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EINIGE  FARBENERSCHEINUNGEN  GELÖSTER  MOLEKÜLE.  X 

EIN  BEITRAG  ZUR  BEGRENZUNG  DER  DISSOZIATIONSTHEORIE. 

Von  Dr.  Robert  Pauli,  Berlin. 


Angeregt  durch  einen  Artikel  der  Che- 
miker-Zeitung, der  auf  die  Erscheinung  hin- 
wies,  dass  eine  Eisenchloridlösung,  nachdem 
sic  fast  bis  zur  Entfärbung  verdünnt  worden 
ist,  auf  Zusatz  von  konzentrierter  Salzsäure 
sich  wieder  deutlich  gelb  färbt,  habe  ich 
andere  Versuche  nach  dieser  Richtung  hin 
angestellt,  die  ich  wegen  ihres  Reflexes  auf 
die  Dissociations-Theorie  hier  Wieder- 
gabe. 

Aus  obiger  Erscheinung  der  durch  kon- 
zentrierte  Salzsäure  wieder  gelb  gefärbten 
Eisenchloridlösung  folgerte  der  Verfasser  des 
betreffenden  Artikels,  dass  die  Atome  des 
Eisenchlorid  l-'e  und  CI,  bei  der  verdünnten, 
bereits  tarblosen  Salzlösung  in  ihre  farb- 
losen Ionen  Fe  und  CI,  zerfallen  seien,  um 
auf  Zusatz  der  konzentrierten  Salzsäure  sich 
nun  teilweise  wieder  zu  dem  undissociertcn 
Fe  CI,  zu  vereinigen.  Abgesehen,  dass  hier 
allerdings  schon  die  Annahme  gemacht  ist, 
dass  Chlor  als  Ion  ungefärbt  ist,  wahrend 
das  Molekül  immerhin  grün  ist,  kann  ich 
allerdings  zu  meinem  lebhaften  Bedauern  in 
der  ganzen  Begründung  der  Dissociations- 
Ichre  von  in  Wasser  gelösten  Salzmolekülen, 
im  Falle  dieselben  nicht  elektrisch 
durch  den  galvanischen  Strom  erregt 
worden  sind,  keine  bestechendere  Erklärung 
finden  wie  gerade  diese. 


Als  ich  durch  den  Artikel  auf  diese  Er- 
scheinung das  erste  Mal  aufmerksam  gemacht 
wurde,  wäre  ich  beinahe  ein  Anhänger  dieser 
Theorie  geworden,  wenn  nicht  die  Prüfung 
und  Kontrolle  dieser  Erklärung,  übertragen 
auf  andere  Erscheinungen,  mich  zu  grossen 
Kontroversen  geführt  hätten.  Bemerken  darf 
ich  gleich  im  voraus,  dass  ich  leider  die 
Zeit  und  Müsse  nicht  hatte,  um  hier  mit  der- 
jenigen quantitativen  Prüfung  aller  hierbei 
in  Betracht  kommenden  Erscheinungen  vor- 
zugehen wie  es  mir  selbst  wünschenswert  ge- 
wesen wäre.  Wir  haben  ja  wissenschaft- 
liche Institute  genug,  die  vielleicht  diese 
Erscheinungen  weiter  zu  verfolgen  die  ge- 
nügende Basis  haben. 

Zunächst  versuchte  ich  nun,  dasselbe 
Resultat  der  Farbenrückbildung  zu  bekommen 
mit  einer  so  weit  verdünnten  Kupfersulfat- 
lösung,  dass  dieselbe  kaum  noch  blau  zu 
nennen  war.  Zu  derselben  gab  ich  konzen- 
trierte 35proz.  Schwefelsäure  und  war  nicht 
wenig  überrascht,  zu  bemerken,  dass  die 
Lösung  statt  blau  eher  noch  farbloserwurde, 
nachdem  ich  selbstredend  die  Vergleichs- 
losung hier  wie  bei  allen  übrigen  Versuchen 
auf  dasselbe  Volumen  mit  Wasser  gebracht 
hatte.  Dasselbe  trat  ein,  als  ich  getrocknetes 
schwefelsaures  Natron  der  Kupfervitriollösung 
zugegeben  hatte.  Eine  analoge,  zumindest 
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nicht  mit  der  oben  erwähnten  F'arbcnriick- 
bildung  identische  Erscheinung  beobachtete 
ich  bei  fast  allen  gefärbten  Sulfatlösungen, 
u.  a.  auch  Nickelsulfat,  das  beim  Zusatz  die 
gelbe  Farbe  des  Anhydrits  zeigte. 

Also  die  Schwefelsäure  hatte  durchaus 
nicht  die  Wirkung  der  Salzsäure,  obgleich 
die  Anzahl  der  im  Wasser  gelösten  Moleküle 
resp.  Ionen  SO«  bedeutend  durch  deren  Zu- 
satz vergrössert  wurde,  jedoch  die  Wirkung 
der  Association  des  Metalls  und  des  Metalloids, 
wie  sie  im  Falle  des  Eisenchlorid  bemerkt 
wurde,  keineswegs  zu  konstatieren  war. 

Jedenfalls  geht  aus  diesen  Experimenten 
zu  genügender  Deutlichkeit  hervor,  dass, 
die  benutztcSchwefelsäure  in  ganzerheblichem 
Masse  dem  in  Wasser  gelösten  Kupfervitriol, 
Nickelsulfat  etc.  Wasser  entzieht,  und  zwar 
in  einem  solchen  Masse,  dass  dabei  die 
Farbe  des  Anhydrits  zum  Vorschein  kommt. 
Denn  bekanntlich  ist  Kupfersulfatanhydrit 
weiss,  Nickelsulfatanhydrit  gelb.  Es  hat  also 
fast  den  Anschein,  als  wenn  die  Schwefel- 
säure Anhydrite  gelöst  in  Wasser  schaffen 
würde.  Jedenfalls  hat  die  Dissociation  also 
durch  diese  Erscheinungen  durchaus  keine 
Stutze  erhalten,  im  Gegenteil.  Nachdem 
also  der  Zusatz  von  Sulfaten  durchaus  keine 
Association  bewirkt  hatte,  versuchte  ich,  die- 
selbe durch  Zusatz  von  Chloriden  zu  erlangen. 

Ich  gab  daher  zu  der  Kupfervitriollösung 
2,08  g getrocknetes  Kochsalz,  wodurch  die 
kaum  blau  gefärbter  Kupfcrlösung  in  ein 
deutliches  Gelb,  das  Anhydritgelb  des  Kupfer- 
chlorids uberging,  ein  deutliches  Zeichen, 
dass  sich  Kupfervitriol  und  Chlornatrium  in 
Kupferchlorid  und  schwefelsaures  Natrium 
umsetzen,  worauf  ja  wohl  auch  die  Wärme- 
lösungen hinweisen.  Noch  viel  deutlicher 
trat  diese  Erscheinung  beim  Zusatz  von 
2 ccm  HCl  conc.  ein. 

Genau  dieselbe  erhöhte  Farbenrück- 
bildung durch  Salzsaure  zeigt  sich,  im  Falle 
man  das  Kupfervitriol  durch  Kupferchlorid 
ersetzt.  Hieraus  sieht  man,  dass  wenn  man 
den  Farbenumschlag  beim  Zusatz  von  Koch- 
salz und  Salzsäure  mit  Hilfe  der  Dissociations- 
theorie  erklären  will,  man  zu  ganz  eigen- 
artigen, den  bis  dahin  aufgestellten  Gesetzen 
seitens  der  Forscher  Ostwald,  Le  Blanc, 
Jahn,  van't  Hoff  direkt  widersprechenden 
Folgerungen  kommt.  Denn  offenbar  ist  in 
2,08  g Chlornatrium  bedeutend  mehr  Chlor 
vorhanden  wie  in  2 ccm  konzentrierter  Salz- 
säure, die  allerhöchstens  0,76  g Chlor  haben, 
wahrend  in  2,08  g Chlornatrium  ca.  1,3  g 
Chlor  enthalten  sind.  Somit  würden  gemäss 
der  Erklärung  mit  der  Dissociationstheorie 
1,3  g Chlor,  sobald  dasselbe  mit  Natrium 


verbunden  ist,  weit  weniger  dissociierte  Mole- 
küle aussenden  wie  0.76  g Chlor,  falls  hier 
das  Chlor  mit  Wasserstoff  verbunden  ist. 
Ausser  dem  Umstand,  dass  doch  in  äqui- 
molekularen Lösungen  die  Wanderungsge- 
schwindigkeiten für  ein  und  dasselbe  Ion 
einen  konstanten  Wert  hat,  und  die  Leit- 
fähigkeit doch  wiederum  mit  den  Wanderungs- 
geschwindigkeiten eng  Zusammenhängen  und 
dieselbe  mit  zunehmender  Dissociation  doch 
in  dem  einen  Fall  (NaCI)  nicht  nur  in  der 
verschiedenen  Wanderungsgeschwindigkeit 
der  Wasserstoff  zum  Natrium,  sondern  auch 
in  der  Verschiedenheit  des  gebundenen  Chlors 
begründet  wäre,  grösser  sein  musste  wie  im 
Falle  von  Chlornatrium,  lehren  doch  gerade 
die  obigen  Forscher,  dass  die  Verdiinnungs- 
warme  besser  >Ionisationswärme<  heisst, 
indem  sie  die  Energie  für  die  Ladung  der 
dissociierten  Ionen  liefere.  Nun  ist  aber 
gerade  diese  sogen.  >Ionisationswärme<  — 
für  mich  ist  sie  immer  noch  Verdünnungs- 
wärme — bei  Chlornatrium  nicht  nur  viel 
grösser  als  bei  H CI,  sondern  während  sie 
da  weit  über  einen  messbaren  Betrag  hat, 
ist  im  Falle  von  Salzsäure  überhaupt  keine 
Ionisationswärmc  vorhanden,  da  bekanntlich 
Salzsäure  mit  Wärmeentwickelung  in  Lösung 
geht.  Und  dennoch  soll  es,  wie  die  Blau- 
färbung zeigt,  mehr  Ionen  bilden!  Wer  hilft 
aus  diesem  Dilemma  heraus?  Ferner  lehrt 
die  Dissociationstheorie,  dass  die  Dissociation 
in  heisser  Lösung  mehr  fortgeschritten  sei. 
Nun  tritt  aber  die  merkwürdige  Erscheinung 
zu  Tage,  dass  blaues  Kupfervitriol  beim  Er- 
hitzen absolut  seine  Farbe  nicht  verändert, 
während  Nickelsulfat  deutlich  von  der  grünen 
Färbung  in  die  gelbe  Farbe  des  Anhydrits 
ubergeht,  statt,  wie  es  die  Dissociations- 
theorie verlangen  würde,  an  Intensität  der 
Färbung  zu  verlieren.  Beim  Nickelsulfat  hat 
es  vielmehr  den  Anschein,  als  wenn  eine 
gewisse  Anzahl  von  Nickelsulfatmolekülen 
auf  Kosten  einer  anderen  Anzahl  mehr  Wasser 
absorbierte,  während  die  andere  Anzahl  nach 
ArtalkoholischerLösungalsAnhydritinLösung 
sich  befinden  würde.  Man  könnte  hier  ein- 
wenden, weshalb  einige  Moleküle  den  Vorzug 
haben  sollten,  mehr  Wasser  zu  absorbieren 
wie  die  mit  ihnen  unter  gleichen  Bedingungen 
in  der  Lösung  vorhandenen.  Nun,  derartige 
Erscheinungen  sind  genügend  bei  den  Lösun- 
gen vorhanden,  man  vergleiche  bloss  die 
Auskrystallisation  eines  Salzes  selbst,  um 
obigen  Einwand  fallen  zu  lassen. 

Erhitzt  man  ferner  eine  ziegelrote  Kobalt- 
sulfatlösung, so  geht  dieselbe  in  deutliches 
Blutrot  über;  derselbe  Effekt  wird  erzielt, 
wenn  man  zu  5 ccm  Kobaltsulfatlösung  5 ccm 
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Schwefelsäure  von  60  % giebt  und  erhitzt. 
Wenn  man  annimmt,  dass  die  Schwefelsäure 
zu  Anhydritbildung,  zumindest  aber  zu  einer 
Wasserentziehung  Anlass  giebt,  so  sieht  man. 
dass  diese  Erscheinung  mit  der  im  Kalle  des 
Nickelsulfats  ubereinstmimt,  indem  iu  neu- 
traler erhitzter  Kobaltsulfatlosung  ebenfalls 
eine  ungleiche  Wasserverteilung  stattfindet. 
Im  übrigen  scheidet  konzentrierte  Schwefel- 
säure aus  Kobaltsulfatldsung,  falls  dieselbe 
nicht  allzu  verdünnt  ist,  Kobaltsulfat  aus, 
was  ja  wiederum  nur  in  einer  Wasserent- 
ziehung beruhen  kann. 

Ich  gehe  nun  zu  den  Färbungen  des 
Kobaltchlorürs  über,  die  eine  ganze  Reihe 
besonders  interessanter  Erscheinungen  zeigen. 
Zu  diesem  Zweck  nahm  ich  zunächst  eine 
Kobaltsulfatlösung,  welche  ich  in  ammoma- 
kahscher  Lösung  elektrolysierte,  wobei  ich 
als  Kathode  eine  l’latinschalc  benutzte.  Nach- 
dem sich  genügend  Kobalt  auf  derselben 
abgeschieden  hatte,  wurde  die  Lösung  ab- 
gegossen,  mit  Wasser  gut  nachgewaschen 
und  in  Salzsäure  gelöst.  Nachdem  der  grösste 
Teil  in  Losung  gegangen  war,  wurde  auf 
dem  Wasserbade  zur  Trockne  gedampft,  dann 
erhitzt,  bis  die  Blaufärbung  des  Anhydrits 
zum  Vorschein  kam,  wiederum  mit  Wasser 
aufgenommen  und  eingedampft  etc.,  und  dies 
3 — 4 mal  wiederholt,  sodass  ich  zuletzt  eine 
absolut  salzsaurefreie  Losung  hatte.  La 
diese  Lösung  zwar  zum  grössten  Teil  das 
Salz  als  Oxydulsalz  enthalten  wird,  aber  doch 
auch  höhere  oxydierte  Salze  des  Kobalts 
darin  enthalten  sein  müssen,  nenne  ich  die 
daraus  dargestellten  Losungen  im  Laufe 
Kobaltchlorur-chloridlösung.  Teile  der  so 
dargestellten  rosenen  Kobaltchlorur-  Kobalt- 
chloridlosung wurden  zu  den  folgenden  Ver 
suchen  benutzt. 

Zunachstdampltcich  nochmals  zurTrockne 
Zum  Rückstand  gab  ich  Wasser,  doch  nur  so 
viel,  dass  nicht  alles  gelost  wurde.  Die  kalte, 
konzentrierte  gesättigte  Lösung  zeigte  dunkel- 
rosane  Färbung,  wahrend,  wenn  dieselbe  er- 
hitzt wurde,  die  tiefblaue  Färbung  des  Anhy- 
drits zum  Vorschein  kam.  Also  wieder 
Anhydritbildung  in  Anwesenheit  von  Wasser. 
Wiederum  spricht  diese  Erklärung  gegen  die 
Dissociation,  indem  dieselbe  doch  in  heisser 
Losung  grosser  sein  musste,  zufolge  derselben 
die  Lösung,  ähnlich  wie  im  Falle  des  Eiscn- 
chloridsdie  Losung  eher  blasser  werden  musste, 
statt  die  Farbe  der  Association  zu  zeigen. 

Also  Widerspruch  um  Widerspruch!  Je 
doch  herrscht  völlige  L'ebereinstimmung  mit 
den  anderen  Erscheinungen,  wenn  man 
wiederum  folgende  Erklärung  zu  Grunde 
legt:  In  der  konzentrierten  kalten  Kobalt- 


1 

lösung  absorbieren  z.  B.  n,  Moleküle,  Kobalt- 
chlorür-chlorid  z.  B.  3 n,  Moleküle  Wasser, 
wahrend  diese  Absorption  steigen  könnte, 
wenn  die  Lösung  heiss  ist  und  zwar  mit  dem 
bereits  oben  von  mir  angenommenen  Effekt, 
dass  nun  ein  Bruchteil  z.  B.  */4  n,  Moleküle 
bereits  3 n,  Moleküle  Wasser  an  sich  reissen 
und  1 , n,  Moleküle  zur  Anhydritbildung  und 
daher  Anhydritfarbung  .Anlass  geben. 

Man  könnte  mir  einwenden,  wie  in  An- 
wesenheit von  Wasser  eine  Wasscrcntziehung 
möglich  sein  solle.  Denselben  Einwand 
machte  ich  selbstredend  auch  mir  selbst  und 
prüfte,  ob  nicht  doch  auch  andere  Salze  wie 
das  Kobaltchlorür  selbst,  zu  einer  solchen 
Anhydritbildung  dieses  Salzes  Anlass  geben 
sollten.  Ich  nahm  daher  vollkommen  ge 
sättigte  Chlomatrium-,  gesättigte  Chlor- 
ammonium- und  gesättigte  Chlorcalcium- 
lösung. Diese  goss  ich  über  blaues  Kobalt- 
chlorüranhydrit;  wahrend  nun  die  Farbe  im 
F'alle  der  Kochsalzlösung  und  des  Chlor 
Ammons  in  Rosa,  das  ist  die  F'arbe  des 
H,0  enthaltenden  Kobaltchlorurs  uberging, 
blieb  die  F'arbe  im  F’alle  der  gesättigten 
Chlorcalciumlösung  deutlich  blau,  und  zwar 
blieb  diese  Blaufärbung  sogar  bei  Zusatz 
vonca.  25  KubikzentimeterWasser,  indem 
ich  im  Ganzen  vielleicht  mit  30  ccm  Flüssigkeit 
operiert  haben  dürfte.  Diese  hier  genannten 
Versuche  wurden  also  nicht  in  der  Warme, 
sondern  bei  ungefähr  20*  C.  ausgefuhrt. 

Nach  diesen  Versuchen  ging  ich  dazu 
über,  die  F-inwirkung  der  Salzsäure  und 
anderer  Salze  auf  die  F'arbe  des  Kobalt- 
chlorur-chlorids  zu  untersuchen.  Eine  schwach 
rosenc  Kobaltlosung  wurde  bei  genügendem 
Zusatz  von  konzentrierter  Salzsaure  deutlich 
blau;  nicht  im  Stande  die  Blaufärbung  her- 
vorzurufen,  wenigstens  nicht  in  der  Kalte, 
waren  Chlornatrium,  Chlorkaliuni  Chlor- 
ammonium, Chlorzink  und  dergleichen,  wie 
die  Sulfate  dieser  Salze,  welche  Ivrscheinungen 
ganz  und  gar  gegen  die  Erklärung  mit  der 
Dissociation  sprechen 

Erhitzte  man  dagegen  diese  Losungs- 
gemische, so  kam  sofort  die  Blaufärbung 
des  Anhydrits  zur  Geltung  Will  man  zur 
Erklärung  dieser  Flrscheinung  die  Dissociation 
heran/ichen,  so  folgert,  dass  111  Anwesenheit 
der  Chloride  anderer  Salze  die  Dissociation 
des  Koballs  in  kalter  Losung  grosser  ist.  wie 
in  heisser  I*osung,  was  wiederum  ein  ganz 
absonderliches  Resultat  repr.isentieit  und  den 
bisherigen  Folgerungen  aus  der  Dissociation 
widerspricht. 

Um  nun  den  Einfluss  der  an  Wasserstoff 
gebundenen  Chloratome  im  Unterschied  zu 
dem  Flinfluss  des  an  das  Natrium  gebundenen 
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Chloratoms  zu  untersuchen,  gab  ich  zu  der 
aus  schwach  Rosa  durch  Zusatz  von  Salz- 
säure in  schwach  Blau  übergegangenen 
Kobaltlösung  so  lange  getrocknete  Soda  zu, 
bis  kein  Kochsalz  sich  aus  der  Lösung  aus- 
schied. Hierdurch  ging  die  Blaufärbung 
deutlich  in  einen  rotstichigen  Farbenton 
über,  wodurch  wiederum  die  Dissociations- 
theorie  keine  Stütze  erhält,  indem  daraus 
höchstens  folgen  würde,  dass  eine  äquivalente 
Lösung  von  n,  -f-  n,  HCl -Moleküle  mehr 
dissociicrte  Moleküle  enthalten,  wie  n,  HC1- 
Moleküle  -|-  ns  Na  CI  • Moleküle,  insofern 
letztere  nicht  im  Stande  sind,  die  Association 
bis  zur  Blaufärbung  hervorzurufen. 

Die  hier  angegebenen  Farbenreaktionen 
dürften  jedenfalls  beweisen,  dass  die  Ein- 
gangs erwähnte  Rückbildung  der  Gelbfärbung 
des  bis  zur  Wasserhelle  verdünnten  Eisen- 
chlorids keinesfalls  mit  der  Dissociation  er- 
klärt werden  darf,  sondern  der  Grund  wo 
anders  zu  suchen  ist,  und  dass  ausser  der 
von  mir  gemachten  Annahme  der  Anhydrit- 
bildung nur  noch  die  Möglichkeit  existiert, 
dass  ev.  die  Farbenänderung  in  Bildung  von 
höheren  Oxydationsstufen  seinen  Grund  haben 
könnte.  Immerhin  wissen  wir  über  solche 
Oxydationsstufen  noch  zu  wenig,  und  wäre 
es  auch  auffallend,  dass  gerade  deren  Farbe 
immer  mit  der  des  Anhydrits  übereinstimmt. 

Um  meine  Annahme  der  Anhydritbildung 
weiter  zu  prüfen,  das  heisst  ob  überhaupt 
ein  Anhydrit  in  Form  eines  gelösten  Zu- 
standes existieren  kann,  versuchte  ich  Kobalt- 
chlorür-chlorid  in  Alkohol  98  0 „ zu  lösen, 
und  ich  fand,  dass  die  Lösung  des  roten 
krystalhvasserhaltigen  Kobalts  in  vollkommen 
glatter  Weise  unter  schöner  Blaufärbung  des 
Alkohols  vor  sich  ging.  Also  auch  hier  die 
Erscheinung,  dass  ein  Molekül  C,  H,OH 
mehr  Wasser  für  sich  beansprucht  wie  das 
Anhydrit  des  Kobalts,  andernfalls  die  Lösung 
hätte  rosa  statt  blau  sein  müssen.  Da  nun 
hier  wohl  jede  Möglichkeit  der  Bildung  einer 
höheren  Chlorverbindung  ausgeschlossen  ist, 
so  geht  zur  Evidenz  klar  hervor,  dass  die 


Blaufärbung  allein  in  einer  Anhydritbildung 
ihren  Grund  hat,  so  dass  meine  Annahme 
im  Fall  der  Wasserlöslichkeit  nicht  allzu 
paradox  klingen  durfte. 

Aus  diesen  Erscheinungen  kam  ich  nun 
durch  folgende  Ueberlegung  zur  Prüfung  der 
Dissociation  im  Falle  eines  elektrisch  durch- 
flossenen Systems,  und  in  diesem  Falle,  wie 
ich  schon  früher  gerne  eingeräumt  habe,  kann 
man  nicht  anders,  als  die  Theorie  der  Disso- 
ciation als  vollkommen  bestätigt  betrachten. 

Ich  legte  mir  nochmals  die  F'rage  vor: 
Wer  leitet  im  Falle  wässeriger  Lösung  den 
galvanischen  Strom:  Das  Molekül  Co  CI,  i.  e. 
das  blasse  Anhydrit  oder  das  Molekül 
Co  CI,  4-  Krystallwasser,  oder  drittens  das 
Molekül  CoCI,  in  Wasser  i.  e.  CoCi, -f-dem 
dem  Molekül  zukommenden  Wasser.  Diese 
Frage  liess  sich  durch  Vergleich  der  Leit- 
fähigkeiten des  Co  CI,  in  Alkohol  und 
Wasser  leicht  entscheiden.  Wenn  nur  das 
Co  CI,  i.  e.  das  Anhydrit  den  elektrischen 
Strom  leiten  würde,  so  müsste,  da  Alkohol 
eine  viel  geringere  Viscositat  hat  als  Wasser 
aufGrund  der  Wiede  mann  'sehen  F'ormel,  für 
die  Leitfähigkeit  diese  in  Alkohol  grösser 
sein,  als  in  Wasser,  wohingegen  dieselbe 
nur  etwa  */,„  der  Leitfähigkeit  in  wässeriger 
Lösung  beträgt.  Also  es  muss  im  Wasser 
ein  Faktor  existieren,  der  an  dieser  viel 
höheren  Leitfähigkeit  schuld  ist.  Daher  kam 
die  Prüfung  der  zweiten  Frage  in  F'rwägung. 
Wenn  allein  die  Anhydritbildung  an  der 
geringen  Leitfähigkeit  in  Alkohol  Schuld 
war,  so  musste,  wenn  ich  zu  der  alkoholischen 
Lösung  das  zur  Zerstörung  der  Anhydrit- 
bildung notige  Wasser  zugab,  in  der  Leit- 
fähigkeitskurve ein  Sprung  eintreten.  Durch 
Zufügen  von  Wasser  wächst  jedoch  diese 
Leitfähigkeit  nur  ganz  stetig  und  sehr  lang- 
sam, und  blieb  selbst  bei  grösserer  Ver- 
dünnung 1 : 1 weit  hinter  der  Leitfähigkeit 
der  wässerigen  Lösung  zurück. 

Für  diese  Erscheinungen  kann  ich  aller- 
dings keine  andere  und  bessere  F'rklärung 
finden  als  gerade  die  Dissociationstheorie. 


UBER  DIE  HERSTELLUNG  VON  NATRON  UND  CHLORKALK 
MITTELST  ELEKTROLYSE,  UNTER  BESONDEREM  HINBLICK 


AUF  DIE  VERWENDUNG  VON 

Von  John  G. 

Dem  vom  Verfasser  im  Verein  schwedischer 
Technologen  gehaltenen  Vortrage  entnehmen 
wir  folgendes: 

Nach:  „Tckimk  Tidftcbrift“. 


QUECKSILBER-ELEKTRODEN. 

A.  Rhodin"). 

Was  den  Verbrauch  von  Natron  und 
Chlorkalk  betrifft,  unterliegt  es  keinem  Zweifel, 
dass  die  Nachfrage  heute  in  grösserem  Ver- 
hältnis steigt  als  die  Produktion.’  Im  Jahre 
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1896  wurden  in  Großbritannien  ungefähr 
160000  Tonnen  kaustisches  Natron  und 
170  OOO  Tonnen  Chlorkalk  fabriziert,  und  es 
betrug  damals  der  Preis  für  Natron  mit  77 */, 
Na,0  af  9,  10,0.  wahrend  er  heute,  trotzdem 
in  allen  Weltteilen  neue  Fabriken  zu  elektro- 
lytischer Herstellung  kaustischen  Natrons 
errichtet  worden  sind,  auf  -t  1 1,  o,  o gestiegen 
und  Chlorkalk  in  derselben  Zeit  von  .£  5 
auf  4 6,  17,  6proTonnc  im  Preise  avanciert  ist. 

Her  Grund  zu  dem  kolossalen  und  un- 
aufhörlichen Anwachsen  dieser  Industrie 
ist  natürlich  der,  dass  der  Bedarf  an 
Produkten,  wie  Papier,  Seifen  und  Tuchen, 
sich  erhöht  hat,  was  seinerseits  wieder  einen 
verstärkten  Verbrauch  von  Natron  und  Chlor- 
kalk in  Cellulose-  und  Papierfabriken,  Seifen- 
fabriken, Bleichereien  etc.  zur  Folge  hatte. 
Cm  w ie  viel  die  Herstellung  dieser  Produkte 
in  den  letzten  5 Jahren  zugenommen  hht, 
lasst  sich  schwer  ermitteln,  man  kann  in- 
dessen annehmen,  dass  die  Weltproduktion 
um  25 — 30  * , gestiegen  ist.  Nähere  Angaben 
über  die  Statistik  der  Natronindustrie  finden 
sich  in  Lunge.  >Sulphuric  Acid  and  Alkali«. 
VoL  III,  S.  738 — 751  (Gurncy  and  Jackson 
1896). 

Ich  gehe  jetzt  auf  die  Beschreibung  des 
von  mir  konstruierten  Apparates  zur  Elektro- 
lyse  von  Chloralkalien  über.  (Her  Apparat 
ist  in  England  1896  und  in  Schweden  1897 
patentiert.) 

Uiesc  Maschine  ist  im  Prinzip  höchst  ein- 
fach. Man  kann  sich  beispielsweise  den 
Apparat  in  seiner  einfachsten  Laboratoriums- 
form als  eine  Wo  ul  ff 'sehe  Flasche  (a)  mit 
2 Halsen  ( [6  und  c)  vorstellen,  welche  in 
einem  grosseren,  am  Boden  1 11  it Quecksilber (rf) 
gefüllten  Gefasse  auf-  und  medergehen.  Der 
Boden  dieser  F'laschc  ist  abgesprengt  und 
an  seiner  Stelle  eine  Korkscheibe  (f)  ein- 
gepasst, welche  mit  2 Kohlenstiften  (x)  und 
einer  zentralen  Glasröhre  (A)  versehen  ist. 
Letztere  ist  mittelst  drehbaren  Ringes  an 
einem  Stativ  befestigt.  Nach  obenhin  ist 
ein  Wasserverschluss  und  ein  nach  einem 
geeigneten  Absorptions  - Apparat  führendes 
Kohr  angebracht  Das  Innere  der  Woulff 
sehen  Flasche  (j)  ist  mit  Kochsalzlösung 
gefüllt,  wahrend  über  dem  Quecksilber  (</) 
des  äusseren  Gefasses  Wasser  (f>)  steht. 
Ein  Vermischen  beider  Flüssigkeiten  wiid 
dadurch  vermieden,  dass  die  beiden  Halse 
(6,  c ) in  das  Quecksilber  liincinrcichen.  Hie 
Kohle  (jf|  wird  mittelst  Gleitkontaktes  mit 
dem  positiven  Pol  einer  geeigneten  Quelle 
elektrischer  Energie,  das  Quecksilber  (J)  1111t 
dem  negativen  Pol  in  leitende  Verbindung 
gesetzt.  Vor  Schliessen  des  Stromes  bringt 


man  die  Woulffsche  F'laschc  in  Rotation. 
Wird  nun  der  Strom  zugcleitet,  so  zerfällt 
das  Chlornatrium  in  Natrium,  welches  mit 
dem  Quecksilber  in  den  Hälsen  (t>,  c)  amal- 
gamiert,  und  Chlor,  welches  in  Gasform  fort- 
geht. Durch  die  ziemlich  rasche  Rotation 


K>£.  1. 


mischt  sich  das  Natriumamalgam  mit  der 
Hauptmasse  des  Quecksilbers  und  wird  auf 
der,  im  Verhältnis  zu  der  elektrolytisch 
aktiven  Flache,  unendlich  viel  grosseren  ring- 
förmigen F'lache  (p)  in  Kontakt  mit  dem 
Wasser  zur  Natronbildung  gebracht. 

Das  ist  der  Grundgedanke  des  Apparates. 

Aus  dieser  einfachen  Form  entwickelte 
sich  der  Apparat  allmählich  zu  seiner  heutigen 
Gestalt  Jetzt  besteht  derselbe  aus  einem 
äusseren  Kiscngcfass  und  einem  inneren 
Steingutgefass.  Letzteres  setzt  sich  nach 
oben  in  einer  Rohre  fort,  welche  in  einem 
Wasserverschluss  endigt.  Dieses  Kohr  lasst 
sich  in  rotierende  Bewegung  um  seine  Achse 
setzen,  wodurch  natürlich  auch  das  innere 
Gefass  m Rotation  gebracht  wird.  Das  Ganze 
wird  von  einer  über  das  Gcfass  gespannten 
Brücke  getiagcn  und  gestutzt  Die  Rotation 
geschieht  mittelst  Zahnrades  und  endloser 
Schraube,  die  durch  Kiemen  angetneben  wird. 

Der  obere  Teil  des  inneren  Gefasses  ist 
in  6 oder  mehr  trianguläre  Segmente  ein- 
geteilt,  welche  an  mehreren  Stellen  durch- 
bohrt »md.  In  diese  Locher  sind  die  Kohlen 
stifte  gasdicht  eingesetzt.  Bei  grosser  dum  n- 
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sionierten  Zellen  lassen  sich  diese  Segmente 
vorteilhaft  in  einem  eisernen  Rahmen  ge- 
trennt einschliessen. 

Unmittelbar  unter  dem  Lager,  in  dem 
das  Rohr  rotiert,  befindet  sich  ein  mit  dem 
Rohre  verbundener  und  also  mit  demselben 
gleichzeitig  rotierender  Metallring.  Alle 
Kohlenstifte  sind  unter  einander  und  mit 
diesem  Ring  mittelst  geeigneter  metallischer 
Leitungen  verbunden.  Auf  der  Oberfläche 
des  Ringes  schleift  eine  Metallbürste  und 
verbindet  so  die  Kohlenstiftc  mittelst  der 
Leitungen  mit  dem  positiven  Pol  einer 
Dynamo  oder  eineranderen  Elektrizitätsquelle. 
Der  negative  Pol  des  Dynamo  steht  durch 
eine  Leitung  mit  dem  Eisengefäss  in  Ver- 
bindung. 

Die  Arbeitsweise  des  Apparates  ist  ausser- 
ordentlich einfach.  Die  Quecksilberschicht 
bildet  mit  den  vorspringenden  Partien  an 
der  unteren  Fläche  des  Innengefasses  einen 
Verschluss  derart,  dass,  wenn  dieses  mit 
Kochsalzlösung  und  der  ringförmige  Raum 
zwischen  beiden  Gefassen  mit  Wasser  ge- 
füllt ist,  jede  Möglichkeit  einer  Verbindung 
dieser  beiden  Flüssigkeiten  benommen  ist. 
Der  eintretende  elektrische  Strom  geht  von 
den  Enden  der  Kohlenstifte  auf  die  Queck- 
silberfläche.  Das  Chlorgas  wird  an  den 
Kohlenstiftflächen  abgegeben  und  in  die 
Chlorkammer  geleitet.  Das  Natriumamalgam 
bildet  sich  auf  der  Oberfläche  des  Queck- 
silbers in  dem  inneren  Gefässe  an  der  unteren 
Fläche  der  Salzlösung  und  wandert  teils 
durch  Diffusion,  teils  durch  die  mechanische 
Bewegung  des  Quecksilbers,  welch  letztere 
durch  die  rotierende  Bewegung  des  Innen- 


gefässes  zustande  kommt,  nach  dem  äusseren 
ringförmigen  Kaum,  woselbst  das  Wasser 
das  Natrium  zu  kaustischem  Natron  umsetzt. 
Das  mechanische  Umrühren  wird  durch 
mehrere,  am  Boden  des  ausseren  Gefässes 
schrägstehend  angebrachte  Rippen  verstärkt, 
durch  welche  das  Quecksilber  nach  den 
äusseren  Kanten  zu  gedrängt  wird. 

Während  der  Arbeit  erhitzt  man  das  Ge- 
fass  von  unten  her  so  stark,  dass  das  Wasser 
in  demselben  auf  einer  etwas  unter  dem 
Siedepunkt  liegenden  Temperatur  gehalten 
wird.  Dadurch  gewinnt  man  den  Vorteil, 
dass  das  Chlor  nicht  in  solcher  Menge  von 
der  Salzlösung  absorbiert  wird,  wie  dies  sonst 
der  Fall  sein  würde;  ausserdem  erhöht  sich 
dadurch  die  Fähigkeit  des  Wassers,  das 
Natriumamalgam  unter  Bildung  kaustischen 
Natrons  zu  zerlegen.  Endlich  verringert  man 
den  elektrischen  Widerstand  desjenigen 
Teiles  der  Salzlösung,  welcher  sich  zwischen 
den  Enden  der  Kohlenstiftc  und  dem  Queck- 
silberspiegel  befindet. 

Aus  den  in  Amerika  und  England  ge- 
machten Erfahrungen  ergiebt  sich  der  Schluss, 
dass  bei  dem  Prozess  85  Amperestunden 
Effektivität  bei  4 Volt  Spannung  garantiert 
werden  können. 

Zur  Berechnung  der  Rentabilität  einer 
Fabrik  nach  diesem  Verfahren  möge  eine 
Anlage  in  der  Nähe  einer  Wasserkraft  an- 
genommen werden. 

Der  Kraftverbrauch  von  3000  HP,  mit 
90"  „ Effektivität  in  elektrische  Energie  über- 
führt, ergiebt  in  runder  Summe  2000  Kilowatt, 
und  man  kann  dann  folgende  Betriebsrechnung 
pro  24  Stunden  aufstellen. 


Herstellung  von  15,1  Tonnen  kaustisches  Natron  und  300  Tonnen  Chlorkalk  per 
24  Stunden: 

Ausgabe: 


20  Tonnen  Salz ä 15,00  Kronen')  = 300,00  Kronen1) 

15  » Kalk ä 20,00  • = 300,00  » 

48  000  Kilowattstunden ä 0,7  Oere  = 336,00  • 

Abnutzung  der  Anoden = 200,00  » 


Verpackung  von  30  t Chlorkalk  in  Tonnen  . ä 13,00  Kronen  =r  390,00 
Verpackung  von  1 5,1 1 kaustisches  Natron  in  Ballen  ä 5,40  > = 81,54 

Kosten  für  Abdünstung  der  Natronlauge  ...  .=  200,00 

Löhne: 


60  Arbeiter  in  der  elektrolytischen  Anlage 

ä 3,00  Kronen  = tSo.oo  Kronen 

15  Tagearbeiter 

ä 2,50 

» = 37.50 

» 

10  Arbeiter  in  der  Chlorkammer  . . 

ä 4,50 

> — 45.00 

> 

6 Arbeiter  beim  Abdunsten  . . . 

»3,00 

> = 18,00 

3» 

5 Arbeiter  im  Maschinenraumc  . . 

ä 3,60 

> = 18,00 

> 

6 Arbeiter  in  den  Reparaturwerkstätten  ä 3,00 

» — 1 8,00 

> 

Sa.  Löhne  316,50  Kronen 


i)  1 Krone  ~ 100  Oere  = 1,125  Mark. 
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General-Unkosten  (pro  Jahr  mit  100000  Kronen  angenommen)  pro  Tag  . 333,33  Kronen 

Fracht  bis  Liverpool,  46  t ä 1 5,00  Kronen 690,00  » 

10%  Amortisation  von  1 22Ö40oKronen  (=  Kosten  für  Fabrik  inkl. Maschinen)  422,13  • 

5'/»  » für  554400  » (=  » > Quecksilberin44oZellen  92,40  > 

Sa.  3661,90  Kronen 


Kinnahme: 


15,1  Tonnen  kaustisches  Natron  a 198  Kronen  (=  < 11,0,0)  . . 

30  Tonnen  Chlorkalk  ä 123,75  Kronen  (=  <6,  17,6) 

Nettogewinn  pro  Tag = 3 040,40  Kronen 

> Jahr  (=300  Tage)  . = 912  120,00  > — 25,4°/, 


. . 2989,80  Kronen 

. . 3712-50  » 


von  3600,000  Kronen 


Obige  Preise  für  kaustisches  Natron  und  Chlorkalk  sind  dem  Chemical  Trade 
Journal  vom  19.  Oktober  1901  entnommen.  Legt  man  dagegen  nachstehend  niedrigste 
Preise  zu  Grunde,  so  erhält  man: 


15,1  Tonnen  kaust.  Natron  ä 162  Kronen  (=<9,0,0) = 2446,20  Kronen 

30  Tonnen  Chlorkalk  ä 90  Kronen  (=  < 5,  o,  o) = 2700,00  » 


Sa.  5146,20  Kronen 


Also  Nettogewinn  pro  Tag  . . . . = 1,484,30  Kronen 

> » Jahr  (=300  Tage)  = 445,290,00  » =12, 4*/»  von  3600000  Kronen. 


In  vorstehendem  Kalkül  ist  der  Renten- 
berechnung ein  nominelles  Kapital  von 
3 600  000  Kronen  zu  Grunde  gelegt;  dieses 
Kapital  wird  sich  aber  wahrscheinlich  redu- 
zieren lassen.  Die  Ziffer  hat  indessen  wenig 
Bedeutung,  da  es  sicher  ist,  dass  sie  nicht 
höher  angenommen  zu  werden  braucht. 

Was  als  überaus  eigenartig  hier  auffallen 


muss,  ist,  dass  die  Kosten  für  das  Roh- 
material, das  Salz,  nur  8,2  •/,  der  gesamten 
Ausgabe  betragen.  Doch  gilt  dies  nur,  wenn 
die  Fabrikation  in  einem  Umfange  betrieben 
wird,  welcher  2000  HP  ubersteigt,  und  zwar 
zufolge  der  hohen  General  - Unkosten  und 
dem  verhältnismässig  grösseren  Kapital, 
welches  eine  kleinere  Anlage  erfordert.  He. 


ÜBER  DIE  ELEKTROLYTISCHE 
REDUKTION  AROMATISCHER  UND  FETTER  NITROKÖRPER, 

Von  Joh.  Möller.  (Forticuung.) 


Die  Badische  Anilin-  und  Sodafabrik 
(D.  R.  P.  79406)  erhält  durch  elektrolytische 
Reduktion  aus  1,5-Dinitronaphthalin 


Ci»H,  < 


NOj(a,) 

NO,(«,) 


und 


1 ,8-Dinitronaphtalin 


C,„H,  < 


NO,(a.) 

NO,(«4) 


in  schwefelsaurer  Lösung  Zwischenprodukte, 
welche  durch  Erhitzen  in  Naphthazarin, 
Ojftj-Dioxynaphthochinon 


(MOH.  ^ 0(a,) 

(a»)OH  **  0(0,) 


ubergeführt  werden  können,  ferner  aus  Di- 
nitroanthrachinon,  in  konzentrierter  Schwefel- 
säure gelöst,  blaue  Beizenfarbstoffe.  (D.  R.  P. 
92800  und  92998.) 


Die  vorstehend  erörterten  Vorgänge  bei 
der  elektrolytischen  Reduktion  der  Nitro- 
körper  in  saurer  Lösung  haben  gezeigt,  dass 
je  nach  den  Versuchsbedingungen  bald  diese, 
bald  jene  Reduktionsphase  vorwiegend,  selten 
dagegen  als  einzige,  auftritt.  So  gelang  es 
bisher  im  allgemeinen  nicht,  den  Nitrokörper 
glatt  und  in  guter  Ausbeute  ohne  Auftreten 
von  Zwischenphasen  zum  zugehörigen  Amin 
zu  reduzieren.  Dass  das  Elektrodenmaterial 
bei  der  elektrolytischen  Reduktion  von 
Nitrokörpern  einen  wesentlichen  Einfluss  auf 
die  Ausbeute  ausubt,  ist  bereits  vor  längerer 
Zeit  von  Elbs  (Chcm.  Ztg.  1893,  209)  und 
vor  kurzem  auch  von  Löh  (Ztschr.  f.  Elek- 
troch.  1900,  333  und  1901,  597 — 603)  in 
seiner  Abhandlung  »Ueber  die  elektrolytische 
Darstellung  des  Benzidins«  besonders  betont 
worden.  Boehringer  & Söhne  (D.  R.  P. 
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116942  und  1 17007)  haben  nun  neuerdings 
Verfahren  angegeben,  nach  welchen  es  ge- 
lingt, Nitrokörper  in  fast  theoretischer  Aus- 
beute ohne  Auftreten  von  Zwischenprodukten 
in  das  zugehörige  Amin  durch  elektrolytische 
Reduktion  überzuführen.  Dieselben  verfahren 
allgemein  derart,  dass  der  Nitrokörper  in 
wässeriger  oder  alkoholisch  wässeriger  Salz- 
säure gelöst  resp.  suspendiert  mit  Kathoden 
aus  Zinn,  bei  Stromdichten  von  1000  bis 
1900  Amp.  pro  qm  reduziert  wird.  Statt 
der  letzteren  können  auch  indifferente  Ka- 
thoden aus  Platin,  Nickel  etc.  verwandt 
werden,  wenn  dem  Elektrolyten  Metalle 
(Kupfer)  in  fein  verteilter  Form  oder  Mctall- 
salze  wie  Zinnchlorür,  Kupferchloriir,  Kisen- 
chlorid,  ferner  Chromosalze  zugesetzt  werden. 
Es  erfolgt  dann  zu  Anfang  der  Elektrolyse 
beispielsweise  Abscheidung  von  metallischem 
Zinn  auf  der  indifferenten  Kathode,  welches 
sich  ebenso  verhält,  als  wenn  die  Elektroden 
von  vornherein  aus  Zinn  beständen.  Auf 
diese  Weise  konnten  verschiedene  Nitro- 
derivate  des  Benzols  und  Naphthalins  in  fast 
theoretischer  Ausbeute  in  die  betreffenden 
Amine  übergeführt  werden.  (Ref.  d.  Zeit- 
schr.  f.  Elektrochem.  1901,  570.)  So  wurde 
erhalten  aus: 

Nitrobenzol  — >■  Anilin,  p - Nitrotoluol 
->  p • Toluidin,  in  - Dinitrobenzol  — m - Phe- 
nylendiamin, «Nitronaphthalin  — »-a-Naphthyl- 
amin,  Phenylnitromethan  -►  Benzylamin. 

Ein  anologes  Verfahren  ist  von  Elbs  und 
Silbermann  angegeben  worden.  (Zeitschr. 
für  Elektroch.  1901,  5X9.)  Dasselbe  besteht 
darin,  dass  aromatische  Nitrokörper  in  alko- 
holisch-salzsaurer oder  schwefelsaurer  Lösung 
unter  Verwendung  von  Kupferkathoden  und 
Zusatz  von  Zinkchlorid  oder  solchen  aus 
Blei  reduziert  werden.  Es  resultierten  dabei 
hauptsächlich  ebenfalls  Amine. 

So  ergab  Nitrobenzol  in  alkoholisch- 
salzsaurer Lösung  unter  Zusatz  von  Zink- 
chlorid mit  einer  Kupferkathode  reduziert 
bei  einer  Spannung  von  10  Volt  und  Strom- 
dichte von  9 Amp.  pro  qm.  Anilin  (75  0 „), 
daneben  p- Amidophenol,  p- Chloranilin  und 
Benzidin.  In  schwefelsaurer  Lösung  resultierte 
etwas  mehr  p-Amidophenol.  Paranitrotoluol 
lieferte  auf  dieselbe  Weise  84  °j„  p-Toluidin 
neben  wenig  m-Chlor-p-Toluidin 
CH„  ■ CJl,  • NH,  • CI 
(41  (1)  (3)' 


< 


CHj(3) 


o - Nitrotoluol  90  “/o,  o • Toluidin  neben 
wenig  o - Tolidin 

p - Chlor  - o - Toluidin  CH, 

(2) 


NH,(4)' 

C,H,  • NH.  • CI 
(0  (4) 


und  Amidokresol  NH,  • C,H,  • CH,  • OH.  In 
(0  ' (2)  (4) 

schwefelsaurer  Lösung  entstand  bedeutend 
mehr  Amidokresol  (bis  40%).  Aus  m-Nitro- 
toluol  wurde  80  % m - Toluidin  neben 
p - Chlor  - m - Toluidin  NH,-C0H, -CH, -CI  in 
(1)  ' (2)  (4) 

salzsaurer  Lösung  erhalten.  Wurde  mit  einer 
Blcikathode  in  alkoholisch  - schwefelsaurer 
Lösung  bei  Stromdichten  von  3 bis  6 Amp. 
pro  qdm  und  5 Volt  Spannung  gearbeitet, 
so  resultierten  aus  Nitrobenzol  und  den 
drei  Nitrotoluolen  die  betreffenden  Amine 
als  Sulfate  in  sehr  guter  Ausbeute. 

Theorie  der  elektrolytischen  Reduktion 
in  saurer  Lösung. 

Von  den  Theorien,  welche  die  elektro- 
lytische Reduktion  der  Nitrogruppe  in  saurer 
Lösung  betreffen,  sind  die  von  Lob  und 
von  Haber  zu  nennen.  Lob  (Vgl.  Unsere 
Kenntnisse  in  der  Elektrolyse  organischer 
Verbindungen,  Halle  1899)  legt  seinen  An- 
schauungen über  die  Reduktionserscheinungen 
die  Theorie  der  elektrolytischen  Dissociation 
zu  Grunde,  Haber  (Zeitschr.  f.  Elektroch. 
1898,  506)  macht  auf  Grund  eingehender 
Versuche  die  Bildung  jeder  Reduktionsphase 
von  einem  bestimmt  begrenzten  Kathoden- 
potential abhängig. 

Die  von  Lob  vertretene  Theorie  ist 
folgende:  Bei  der  Reduktion  in  saurer  Lösung 
treten  die  von  der  Säure  gebildeten  Wasser- 
stoff-Ionen , welche  der  Theorie  der  elektro- 
lytischen Dissociation  gemäss  schon  als 
solche  in  der  Lösung  vorhanden  sind,  nach 
Abgabe  ihrer  elektrischen  Ladung  als  redu- 
zierendes Agens  auf.  Der  au  der  Kathode 
abgeschiedene  Wasserstoff  hat  nun  das  Be- 
streben, mit  den  Sauerstoffatomen  der  Nitro- 
gruppe als  Wasser  auszutreten,  und  es 
können  auf  diese  Weise  Nitroso-,  Azoxy- 
und  Azokorper  entstehen,  wie  die  experi- 
mentelle Beobachtung  auch  bestätigt.  Be- 
trachtet man  stets  zwei  Moleküle  der  Nitro- 
verbindung als  an  der  Reaktion  be- 
teiligt, so  entsteht  bei  Auslösung  eines 
Sauerstoffatomes  eine  Klasse  von  Verbin- 
dungen, die  unbekannt  ist,  jedoch  als 
niedrigste  Reduktionsphase  des  Nitrokörpers 
gelten  könnte.  (R  bedeutet  irgend  ein 
aromatisches  Radikal.) 

RND  — OO  «a 

RNO'  + = H*°  + RN  0 NR‘ 

Werden  aus  zwei  Molekülen  des  Nitro- 
korpers  zwei  Sauerstotfatome  losgelöst,  so 
resultiert  die  Nitrosoverbindung: 
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rno;+4H  = 2Hs°+2R  NO 

und  bei  Entfernung  von  drei  Sauerstoff- 
atomen  der  Azoxykorper: 

,Ov 

RNO,  + 6H  = 3HsO  -f  RN  NR. 

RNO, 

Schliesslich  bei  Entziehung  aller  Sauer- 
stoffatome bilden  sich  aus  zwei  Molekülen 
des  Nitrokorpers  die  beiden  Reste  RN  =>  NR, 
welche  nach  Abgabe  ihrer  elektrischen  Ladung 
zum  Azokürper  zusammentreten: 

RNO*  + 8H  ” 4H*°  + RN  = NR‘ 

Damit  sind  jedoch  nicht  alle  Reduktions- 
phasen erschöpft.  Im  Hereiche  der  Möglich- 
keit liegt  ferner  die  Bildung  von  Hydroxyl- 
amin , Hydrazo-  und  Amidokorpern,  denn 
die  sich  fortwährend  erneuernden  Wasser- 
stofiatome  werden  den  Nitroso-,  Azoxy-  und 
Azokörper  noch  weiter  reduzieren  resp.  sich 
an  letztere  anlagem.  Auf  diese  Weise  entsteht 
durch  Anlagerung  von  Wasserstoff  an  den 
Nitrosokörper  die  Hydroxvlaminverbindung 
RNO  + 2H  = RNH  - (OH). 

Tritt  an  den  Azoxykörper  ein  Wasser- 
stoffmolekül, so  müsste  sich  eine  Verbindung 
folgender  Konstitution  bilden: 

,0,  O 

RN  L A NR  -f-  2 H = RN  < > NR. 

H H 

Dieselbe  wäre  als  Hydroverbindung 
des  Azoxykörpers  resp.  Anhydrid  der 
Hydroxylaminverbindung  aufzufassen.  Ein 
solcher  Körper  ist  jedoch  bislang  in  freiem 
Zustande  nicht  bekannt,  wohl  aber  in  Form 
ihres  Natnumsalzes  in  dem  von  Lob  (Ber. 
der  D.  Ch.  Ges.  1897,  1572)  dargestellten 
Hydrazoxybenzolnatrium : 

O 

C,HSN  < > NC.H,. 

Na  Na 

Lagern  sich  an  dem  Azokorper  zwei 
Wasserstoffatome  an,  so  entsteht  die  Hy- 
drazoverbindung 

RN  = NR  -f-  2H  ~ RNH  — HNR 
und  bei  Anlagerung  von  vier  Wasserstoff- 
atomen der  Amidokörper: 

RN  =-  NR4-4H  = 2 RNH,. 

Aus  dem  Vorstehenden  erhellt,  dass 
das  Wesen  der  Reduktion  in  saurer  Losung 
auf  Sauerstoffentziehung  und  Wasserstoff- 
addition, welche  sich  an  der  Nitrogruppe 
vollziehen,  beruht.  Die  Wasserstoffaddition 
an  den  Nitroso-,  Azoxy-  und  Azokorper  sieht 
Lob  als  die  typische  Reduktion  in  saurer 
Losung,  gekennzeichnet  durch  die  Eigen- 
schaft der  Sauren,  Wasserstoff-Ionen  zu 


bilden,  an.  Durch  richtige  Wahl  der  Ver- 
suchsbedingungen  unter  Berücksichtigung  der 
Natur  des  zu  reduzierenden  Körpers  hat  man 
es  bis  zu  einem  gewissen  Grade  in  der  Hand, 
jede  Reduktionsphase  zu  fixieren.  Wird  in 
schwach  saurer  Lösung,  welche  nur  wenig 
Wasserstoff-Ionen  bilden  und  infolgedessen 
wenig  molekularen  Wasserstoff  in  Reaktion 
bringen  kann,  reduziert,  so  bleibt  die  Reduk- 
tion meistens  in  den  ersten  I'hasen  stehen, 
man  erhalt  das  Hydroxylaminderivat.  In 
stärker  sauren  Lösungen  wie  konz.  Essig- 
säure, welche  verhältnismässig  auch  noch 
schwach  dissoziiert  ist,  geht  die  Reduktion 
gewöhnlich  bis  zum  Hydrazokörper.  Starke 
Sauren  wie  Salzsäure  und  Schwefelsäure 
führen  die  Reduktion  fast  immer  bis  zum 
Amidokorpcr,  wenn  das  Reduktionsprodukt 
nicht  schon  im  Laufe  der  Elektrolyse  der 
reduzierenden  Wirkung  des  Stromes  durch 
andere  Einflüsse,  z.  B.  Umlagerung,  entzogen 
wird. 

Haber  zeigt  durch  einige  Versuche, 
dass  die  Bildung  der  Reduktionsprodukte 
nicht,  wie  bisher  angenommen  wurde,  von 
der  Stromdichte  und  dem  Elektrodcn- 
material,  sondern  vom  Potential  der  Elek- 
trode abhängt.  Er  unterwirft  zu  diesem 
Zwecke  die  alkoholisch-schwefelsaure  Lösung 
von  Nitrobenzol  (25  g Nitrobenzol,  icxj  g 
Wasser,  300  g Alkohol  und  30  g Schwefel- 
säure) der  elektrolytischen  Reduktion  mittelst 
einer  platinierten  l’latinelektrode  und  misst 
die  verschiedenen  Kathodenpotentiale  mit 
Hilfe  einer  Zchntelnormalelektrode.  Die 
platinicrte  Platinelektrode  wird  durch  katho- 
dische  Polarisation,  welche  durch  eine 
regulierbare  Stromquelle  von  aussen  bewirkt 
wird,  allmählich  immer  negativer,  mithin 
wachst  ihre  Reduktionsenergie  auf  den  Nitro- 
korper.  Es  leuchtet  infolgedessen  ein.  dass 
die  Innehaltung  eines  bestimmten  Kathoden- 
potentiales  mit  seiner  begrenzten  Reduktions- 
energie im  Gefolge  die  Festhaltung  einer 
bestimmten  Reduktionsphase  gestattet 

Haber  erhielt  nun  bei  einem  Versuche 
auf  diese  Weise  durch  Anwendung  eines 
bestimmten  Kathodenpotentials  gegen  die 
Zehntelnormalelektrode  neben  Azoxybenzol 
hauptsächlich  p- Amidophenol  und  p-Phene- 
tidin.  Letztere  verdankten  ihre  Bildung 
dem  Phenylhydroxylamin,  welches  also 
intermediär  gebildet  und  durch  die  Saure 
umgelagert  sein  musste: 

C,Hj  Nll(OH)  ~ p -NH,  • C.H,  OH  resp. 
p - NH,  C.H,  OC,H,. 

Das  Azoxybenzol  war  dagegen  aus 
Nitrosobcnzol  und  Phcnylhydroxylamin  se 
kundar  entstanden 
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C,H6  NO  + C,H5  NH(OH) 

- c4h„  n l°\  nc.h5  + H.O 

durch  Kondensation,  eine  Reaktion,  welche 
von  Bamberg  er  schon  vorher  beobachtet 
worden  ist.  Die  überwiegende  Bildung  von 
p-Amidophenol  resp.  Phenetidin  findet  ihre 
Erklärung  darin,  dass  die  Reaktionsge- 
schwindigkeit zwischen  Nitrosobenzol  und 
Phenylhydroxylamin  in  saurer  Lesung  sehr 
gering  ist,  und  mithin  der  grössere  Teil 
des  letzteren  durch  die  Säure  umgelagert 
wird.  Dass  das  Nitrosobenzol  bei  diesen 
Versuchen  Haber’s  thatsächlich  als  Zwischen- 
phase auftrat,  konnte  er  durch  Reduktion 
einer  sauren  Nitrobenzollösung  unter  Zusatz 
von  Hydroxylamin  und  a - Naphthylamin 
beweisen. 

Hierbei  bildete  sich  Benzolazo-a-Naphthyl- 
amin,  ein  Farbstoff,  welcher  sich  durch  seine 
Eigenschaften  erkennen  Hess. 

C«HS  • NO  + NH,(OH)  + CjkHjNH, 

= 2HjO  + C,H6N  = N • C.oH,  • NH,. 

Benzolazo-a- Naphthylamin 
Haber  konstatierte  fernerhin,  dass  das 


Auftreten  von  Benzidin  und  Anilin  bei  der 
Reduktion  folgendermassen  zu  erklären  ist: 
Das  Azoxybenzol  wird  weiter  reduziert 
zu  llydrazobenzol , welches  sich  infolge  des 
Einflusses  der  Säure  in  Benzidin  umlagert: 
,Ov 

1)  C„HjN  L — A NC,H5  -(-  H, 

- HsO  4-  C,H4NH  — HNC,H„ 
C„H5NH  — HNC,H, 

2)  = NH,  C,H,  - C4H,  • NH,. 

(0  (4)  (1) 

Das  Anilin  wird  zum  Teil  aus  Phenyl- 
hydroxylamin, zum  Teil  aus  Hydrazobenzol 
in  geringer  Menge  durch  Reduktion  gebildet: 

1)  C,H,  - NH(OH)  -f  zH  - H,0  + C,HS  • NH, 

2)  C.H.NH  — NHC.H,  4-  2H  = 2C.H.NH,. 

Mit  Rücksicht  auf  diese  Thatsachen  hat 
Haber  nun  ein  Reduktionsschema  für  die 
Reduktion  in  saurer  Lösung  aufgestellt, 
welches  die  Vorgänge  in  klarer  Weise  aus- 
einandersetzt und  nach  den  experimentellen 
Beobachtungen  allgemeine  Giltigkeit  erlangt 
hat.  Die  senkrechten  Pfeile  bedeuten  rein 
elektrische  Reduktionsvorgange,  die  schrägen 
rein  chemische  Reaktionen: 


C,H6NO, 

4 

C,H„  NO 

4 z 

C„H5NH(OH) 

NH,  C.H.  • OH  * | 4 

NH,  • C,H4  ■ OC,H,  r C,H,NH, 


,Ox 

C,H,N  ^ NC.H, 

H,  • NH  — NH  C,H-, 


NH,  ■ C,H4  — C,1 14NH,. 


Es  wären  nun  noch  die  Anschauungen 
zu  erwähnen,  welche  sich  Chilesotti  (Ztschr. 
f.  Elektroch.  1901,  768)  über  die  elektro- 
lytische Reduktion  der  Nitrokörper  in  saurer 
Lösung  bei  Gegenwart  von  Salzen  des  Zinns, 
dreiwertigen  Eisens,  Kupfers  und  dreiwertigen 
Chroms,  resp.  bei  Verwendung  von  Blei-  oder 
Zinkkathoden,  machtfBoehringer  & Söhne, 
D.  R.  P.  1 16942  u.  1 1 7 CX57 ; Elbs  & Silber- 
mann, Ztschr.  f.  Elektroch.  1901,  589). 
DieVersuchsbedingungen,  welche  Chilesotti 
bei  der  Beobachtung  der  Vorgänge  dieses 
Verfahrens  innehielt,  waren  folgende:  Er 

reduzierte  den  Nitrokörper  in  einer  Emulsion 
in  Säurelösungen,  und  zwar  in  verdünnter 
Form,  um  Umlagerung  und  damit  ver- 
bundene Entziehung  von  der  reduzierenden 
Wirkung  des  Stromes  zu  vermeiden.  Als 
Kathode  diente  ein  Nickcldrahtnetzcylinder, 
die  Stromdichte  betrug  konstant  to — 12  Amp. 
pro  qdm  und  die  Spannung  5 — 6 Volt, 
ausserdem  wurde  der  Kathodenflüssigkeit 
eine  geringe  Menge  Zinn-  oder  Kupfersalz 


hinzugefügt.  Die  elektrolytische  Reduktion 
verlief  glatt,  oft  ohne  Spur  von  Wasser- 
stoffentwicklung bis  zum  Schlüsse,  und 
lieferte,  wie  eine  Tabelle  zeigt  (Ztschr.  f. 
Elektrochem.  1901,  770),  aus  verschiedenen 
Nitrokörpern,  wie  Nitrobenzol,  o- Chlornitro- 
benzol, m-Nitranilin,p-Nitrotoluol  und  o-Nitro- 
toluol,die  betreffenden  Amine  in  einer  Material- 
und  Stromausbeute,  welche  fast  den  theoreti- 
schen Wert  erreichten.  Chilesotti  konnte 
nun  beobachten,  dass  sich  das  Nickeldrahtnetz 
zu  Beginn  der  Elektrolyse  mit  schwammigem 
Zinn  tesp.  Kupfer  bedeckte,  und  zwar  lösten 
sich  letztere  abwechselnd  auf  und  schlugen 
sich  kathodisch  wieder  nieder.  Auf  dieser 
Thatsache, welche  auch  im  Bochringer’schen 
Patente  erwähnt  wird,  beruht  nun  der  Um- 
stand, dass  bei  Gegenwart  geringer  Mengen 
Metallsalz  im  Elektrolyten  grosse  Mengen 
des  Nitrokörpers  ohne  erneuten  Zusatz  von 
Metallsalz  reduziert  werden  können.  Wird 
nämlich  bei  Gegenwart  von  Metallsalz  re- 
duziert, so  lässt  sich  in  der  Lösung  kein 
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Metall  nachweisen,  wenn  aller  Nitrokörper 
reduziert  ist;  bei  erneutem  Zusatz,  ohne  den 


Strom  zu  unterbrechen,  ist  jedoch  sofort  wieder 
Metallsalz  in  dem  Elektrolyten  vorhanden. 

I Schlatt  folgt  | 


FORTSCHRITTE  IN  DER  ALUMINIUM-INDUSTRIE. 


Professor  L.  Tetmajer  in  Zürich  ver- 
öffentlichte Ende  vorigen  Jahres  die  Resul 
täte  der  in  der  Materialprüfungs-Anstalt  am 
Polytechnikum  in  Zürich  ausgeführten  Ver 
suche  mit  Aluminium  und  dessen  Le- 
gierungen. Die  Versuche  geschahen  im 
Aufträge  und  auf  Kosten  der  Aluminium- 
Industrie  Gesellschaft  zu  Neehausen 

In  Aussicht  genommen  war  je  eine  Ver- 
suchsreihe mit  io-,  7,5  und  5 prozentiger 
Aluminiumbronze.  In  jeder  dieser  Versuchs- 
reihen sollte  der  Einfluss  eines  Zuschlages 
zur  Legierung  von  0,5  bis  io*0  Silicium, 
0,5  bis  20  •/,  Eisen  und  30  bis  90 " „ Zink 
festgestellt  werden.  Die  Prüfung  der  ein- 
zelnen Legierungen  wurde  sowohl  im  ge- 
gossenen. als  auch  im  gewalzten  und  ge 
zogenen  Zustande  derselben  beabsichtigt. 
Dem  umfassenden  Versuche  sollte  ein  kleinerer 
Versuch  vorausgehen,  welcher  nur  den  Zweck 
einer  allgemeinen  Orientierung  über  die  Eigen- 
schaften des  Aluminiums  und  seiner  Legier- 
ungen hatte  und  nur  in  der  Qualitatsbe- 
Stimmung  gegossenen  Materials  durch  Zer- 
reissprufungen  bestand. 

Die  planmässigen  Prüfungen  und  Fest- 
stellungen wurden,  soweit  das  Material  dazu 
geliefert  worden,  in  der  Anstalt  des  Poly- 
technikums ausgefuhrt,  mit  Ausnahme  der 
Torsionsversuche  und  der  Ermittelung  der 
dynamischen  Kestigkeitsverhaltnisse.  I lierfur 
war  die  genannte  Versuchsanstalt  nicht  ein- 
gerichtet. Die  Torsionsversuche  übernahm 
Professor  Bauschingcr  in  München,  wahrend 
Professor  Martens  in  Charlottenburg  die 
dynamischen  Festigkeitsversuche  ausfuhren 
liess.  Professor  Dr.  Lunge  leitete  die 
chemisch-analytischen  Arbeiten. 

Der  auf  sehr  breiter  Basis  aufgestellte 
Versuchsplan  ist  spater  erhcblicheingeschrankt 
worden.  Zudem  Hauptversuche  (umfassende 
Versuchsreihe)  ist  ausser  Kein- Aluminium 
und  Kupfer  nur  Aluminiumbronze  mit  einem 
zwischen  tl  und  4,5  *,  variierenden  Gehalte 
an  Aluminium  herangezogen  worden.  Der 
Gehalt  der  Aluminiumbronze  an  Eisen  liegt 
zwischen  0,2  und  1,5  ■*  oder  an  Silicium 
zwischen  0,7  und  3,7  • 


ln  der  umfassenden  Versuchsreihe  ist  nur 
die  erste  Serie  — gegossene  Barren  aus  Alu- 
minium  und  Aluminiumbronze  — vollständig 
durchgefuhrt  worden.  Die  Serie  der  Versuche 
mit  gewalztem  Materiale  erscheint  bereits 
unvollständig,  und  die  dritte  Versuchsserie 
des  Arbeitsplanes  — gezogenes  Material  — 
ist  garnicht  ausgefuhrt  worden,  weil  sich  bei 
der  Entwickelung  eines  für  Aluminiumbronze 
geeigneten  Giessverfahrens  unüberwindliche 
Schwierigkeiten  lierausstellten.  Die  fabn 
kationsmassige  Herstellung  von  Formguss 
stucken  aus  Aluminiumbronze  ist  bisher  nicht 
gelungen,  weil  die  mit  in  die  Form  gelangen- 
den Oxyde,  sowie  die  starke  Kontraktion 
des  Metalles  bei  Erstarren  und  andere  Ur- 
sachen die  Erzielung  eines  dichten  Gusses 
vereiteln.  Dagegen  durfte  die  gewalzte  Alu- 
miniumbronze wegen  ihrer  hervorragenden 
Festigkeitseigenschaften,  ihrer  vorzüglichen 
Schmiedbarkeit,  Bearbeitungsfahigkeit,  See 
wasserbestandigkeit  u.  s.  w.  von  nicht  zu 
unterschätzender  Bedeutung  sein,  wohl  ge 
eignet,  den  Bedarf  der  Industrie  an  Alu- 
minium zu  steigern. 

Die  Versuche  hatten  folgende  Ergebnisse: 
Mit  wachsendem  Gehalte  an  Aluminium  steigt 
die  Festigkeit  des  Messings  zuerst  und  fallt 
darauf  wieder.  Das  Maximum  an  Festigkeit 
ist  bei  den  weicheren  Legierungen  mit  etwa 
3,4  bei  den  härteren  mit  etwa  1,4*, 
Aluminium  erreicht  worden  Die  Bruch 
dchnung  des  Messings  fallt  mit  wachsendem 
Gehalte  an  Aluminium.  Sie  wird  bei  mehr 
als  2 “ „ Aluminium  schon  unzulässig  gering. 
Ob  dieselbe  bei  weiterem  Wachsen  des 
Aluminiums  wieder  steigen  wurde,  lassen 
die  ausgefuhrten  Versuche  nicht  ersehen 
Silicium  wirkt  erheblich  auf  Erhöhung  der 
F'estigkeit  und  Herabsetzung  der  Bruch 
dehnung  Der  Eisengehalt  ist  nicht  so  ver- 
schieden, um  einen  Einfluss  auf  die  Eigen 
schäften  der  Legierungen  erkennen  zu  lassen. 
Einen  Einfluss  der  verschiedenen  Zusammen 
setzung  der  Legierungen  auf  die  Festigkeit* 
eigenschaften  derselben  ist  daraus  zu  er- 
kennen, dass  die  Festigkeit  mit  der  Erhöhung 
des  Aluminmmgehalts  von  $ auf  10*  , wachst. 
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während  die  Bruchdehnung  abnimmt.  Im 
gleichen  Sinne  wirkt  der  Zusatz  von  Eisen 
und  Silicium. 

Ferner  ist  zu  ersehen,  dass  die  ioproz. 
Aluminiumbronze  schon  mit  einem  Eisen- 
und  Siliciumgehalte  von  zusammen  1,5  •/, 
für  praktische  Verwendungszwecke  zu  spröde 
wird,  wie  das  aus  den  geringen  Bruch- 
dehnungen der  Zerreissproben  und  besonders 
aus  den  Schlagzugpriifungen , sowie  den 
technologischen  Kaltbruchproben  hervorgeht. 
Bei  den  Kaltbruchproben  haben  gewisse  Alu- 
miniumbronzen gute  Zähigkeit  gezeigt,  was 
mit  den  Bruchdehnungen  der  Zerreissproben 
in  Uebereinstimmung  steht.  Die  techno- 
logischen Rotbruchproben  liessen  eine  vor- 
zügliche Zähigkeit  fast  aller  untersuchten, 
auf  etwa  600“  C.  angewärmten  Aluminium- 
bronzen erkennen.  Die  Schmiedeproben  mit 
gegossenem  Materiale  ergaben  folgendes 
Resultat:  Rein-Aluminium  ist  kalt  schmiedbar; 
Aluminiumbronzen  sind  es  im  allgemeinen 
ebenfalls,  jedoch  nimmt  bei  diesen  die  Kalt- 
schmiedbarkeit bei  wachsendem  Gehalte  an 
Aluminium  ab  und  wird  bei  etwa  IO*/,  Alu- 
minium gleich  Null.  Ein  Siliciumgehalt  von 
2 — 3 macht  die  Bronzen  im  kalten  Zu- 
stande spröde  und  unbildsam,  sofern  der 
summarische  Gehalt  an  Aluminium  und  Sili- 
cium 8,5  überschreitet.  Im  warmen  Zu- 
stande sind  die  Aluminiumbronzen  plastisch, 
weich,  bildsam  und  daher  vorzüglich  schmied- 
und  walzbar;  sie  genügen  beim  Strecken, 
Ausbreiten,  Spalten,  Lochen  u.  s.  w.  den 
höchsten  Anforderungen.  Die  günstigste 
Schmiedetemperatur  ist  die  helle  Kirschrot- 
glut. Wachsender  Aluminium-  und  Silicium- 
gehalt ermässigt  die  erforderliche  Schmiede- 
temperatur. Bei  den  Abnutzungserprobungen 
durch  Schleifen  auf  einer  gut  und  dauernd 
geölten  gusseisernen  Scheibe  zeigten  die 
härteren  Aluminiumbronzen  mit  weniger  als 
89,6  */,  Kupfergehalt  geringeren  Gewichts- 


verlust als  zwei  gleichzeitig  geprüfte  Lager- 
metalle. Bei  den  weicheren  Aluminium- 
bronzen war  es  umgekehrt.  Die  Aluminium- 
bronzen mit  weniger  als  6 */,  Aluminium 
liefen  rasch  warm  und  schmierten  stark. 
Hiernach  wäre  die  Verwendung  von  harter 
Aluminiumbronze  als  Lagermetall  nicht  aus- 
geschlossen. 

Das  gewalzte  Material  zeigt  bei  den- 
jenigen Aluminiumbronzen  die  günstigsten 
Festigkeitseigenschaften,  deren  summarischer 
Gehalt  an  Aluminium  und  Silicium  zwischen 
8 und  10*1,  liegt.  Bei  mehr  als  10*/, 
werden  die  Legierungen  zu  spröde,  unter 
8 •/,  bleibt  die  Festigkeit  niedrig.  Der  Ein- 
fluss des  Eisens  tritt  wenig  hervor.  Die- 
jenigen Aluminiumbronzen,  die  bei  den  Zer- 
reissprüfungen  die  grössten  Bruchdehnungen 
ergaben,  erwiesen  sich  auch  bei  den  techno- 
logischen Kaltbruchproben  als  am  zähesten. 
Bei  den  Rotbruchproben  wurden  alle  Stäbe 
um  1804  gebogen  und  in  der  Biegung  voll- 
ständig zusammengedrückt.  Dabei  zeigten 
sich  nur  in  zwei  Fällen  Spuren  von  Quer- 
rissen. 

Seit  den  Versuchen  sind  in  der  Dar- 
stellung der  Aluminiumbronzc  nicht  uner- 
hebliche Fortschritte  gemacht  worden.  Die 
Qualität  ist  namentlich  durch  die  Verwen- 
dung sehr  reiner  Metalle  zum  Legieren  ge- 
hoben worden,  während  ein  grösserer  oder 
geringerer  Zusatz  von  Eisen  es  ermöglichte, 
die  Festigkeit  auf  das  gewünschte  Mass  zu 
bringen,  ohne  dass  die  Bruchdehnung  allzu 
sehr  herabging.  Bei  grösseren  Gussblöcken 
zeigen  sich  auch  jetzt  noch  häufig  Lunker 
und  Blasen,  die  meistens  einen  unganzen 
Kern  der  ungewalzten  Stangen  zur  Folge 
haben.  Vielleicht  wird  sich  dieser  Uebel- 
stand  dadurch  beseitigen  lassen,  dass  man 
den  Block  bald  nach  erfolgtem  Gusse  bis  zum 
Erkalten  unter  hydraulischen  Druck  setzt. 


REFERATE. 


Ueber  die  elektrolytische  Darstellung  der  zu- 
sammengesetzten Halogene  und  Acetone. 

A.  Richard  (1,'Electrochimie,  1903,  I.) 

Wenn  man  einen  elektrischen  Strom  durch 
ein  Gemenge  von  Chlorwasserstoffsäurc  und 
Aceton  hindurchgehen  lässt,  so  erhält  man  nach 
Verlauf  einer  gewissen  Zeit  eine  dampfende 
Flüssigkeit,  die  sehr  intensiv  auf  die  Augen  ein- 
wirkt. Diese  Flüssigkeit  ist  das  Monochlor- 
aceton. (CH,  - CO  - CH,  CI.) 


Eine  anologe  Reaktion  erfolgt,  wenn  der 
elektrische  Strom  durch  ein  Gemisch  von  Brom- 
wasserstoffsäure und  Aceton  hindurchgeht.  In 
diesem  Falle  entsteht  das  Monobromaceton. 
(CH,  — CO  — CÄ  Br.) 

Diese  beiden  Reaktionen,  die  bereits  von 
einigen  Chemikern  angedeutet  wurden,  sind  noch 
nicht  systematisch  untersucht  worden.  Der  Ver- 
fasser giebt  darüber  folgende  Ausführungen: 

I.  Monochloraceton.  Bei  der  Herstellung 


Digitized  by  Google 


Heit  i 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


n 


des  Monochloracetons  bin  ich  dazu  geführt 
worden,  die  verschiedenen  Eigentümlichkeiten 
des  Experimentes  zu  untersuchen : nämlich, 
Intensität  des  Stromes,  Dichtigkeit  des  Stromes 
an  den  Elektroden,  Temperatur,  Zusammen- 
setzung des  Elektrolyten,  Wirkung  des  Wasser- 
stoffes auf  die  Produkte  der  Reaktion. 

Ich  habe  nun  folgende  Beobachtungen  ge- 
macht : 

1.  Der  Nutzeffekt,  aus  dem  Verhältnis  des 
freigewordenen  Chlors  und  des  Stromes  berechnet, 
wächst  mit  der  Intensität  des  Stromes,  so  gross 
auch  der  Ueberschuss  von  Aceton  sein  mag; 
wenn  aber  das  Aceton  in  zu  geringer  Menge 
vorhanden  ist,  so  entstehen  grosse  Chlorverluste. 

Gute  Resultate  habe  ich  bei  3 Volumina 
Aceton  und  2 Volumina  Chlorwasserstoffsäure 
erhalten. 

2.  Wenn  die  Dichtigkeit  an  der  Anode  sich 
vermindert,  wird  der  Nutzeffekt  grösser;  man 
muss  daher  eine  Anode  mit  grosser  Oberfläche 
nehmen. 

3.  Der  Nutzeffekt  und  auch  die  Reinheit  des 
entstehenden  Körpers  werden  ausserordentlich 
durch  zu  grosse  Erhöhung  der  'Temperatur  be- 
einflusst. Daher  ist  es  vorteilhaft,  das  den 
Elektrolyten  enthaltende  Gcfäss  durch  frisches 
Wasser  beständig  zu  kühlen. 

4.  Der  entsprechende  Wasserstoff,  der  sich 
auf  der  Kathode  absetzt,  ist  fast  ohne  Ein- 
fluss auf  den  Nutzeffekt,  wenn  man  zwei  gleiche 
Elektrolyten  vor  nimmt,  derart,  dass  bei  der  einen, 
die  beiden  Elektroden  in  dasselbe  Gefäss  tauchen 
und  bei  der  andern  die  beiden  Elektroden  durch 
ein  poröses  Gefäss  von  einander  getrennt  sind. 

In  beiden  Fällen  war  der  Nutzeffekt  kaum 
verschieden.  Eine  weitere  Bestätigung  von  dieser 
schwachen  Wirkung  des  Wasserstoffes  gab  mir 
die  Anwendung  der  Methode  von  Oettel*).  Es 
genügt,  den  am  Gefäss  sich  niederschlagenden 
Wasserstoff  wieder  aufzufangen  und  sein  Volumen 
mit  demjenigen  des  Kxplosivgemenges  zu  ver- 
gleichen, das  man  durch  ein  in  den  Stromkreis 
geschaltenes  Voltameter  erhält.  Ich  habe  fast 
sämtlichen  Wasserstoff  aufgefangen,  den  die  theo- 
retische Berechnung  ergab. 

II.  Monobromaceton.  Die  bei  dieser 
Untersuchung  sich  ergebenden  Resultate  sind  im 
Grossen  und  Ganzen  mit  der  vorigen  identisch. 
Daher  will  ich  mich  mit  den  Unterschieden  be- 
gnügen. 

Hier  hat  man  nicht  das  Elektrolytgefäss 
abzukühlen , sondern  es  ist  vorzuziehen,  den 
Versuch  bei  einer  Temperatur  von  35  bis  40  0 C 
auszuführen.  Eine  höhere  Temperatur  verursacht 
gewöhnlich  grosse  Acetonverluste. 

Ausserdem  muss  der  Wasserstoff  teilweise 
ausserhalb  des  Recipienten  sich  niederschlagen, 
in  welchem  sich  das  Monobromaceton  bildet. 
Andernfalls  weist  die  Methode  von  Oettel  be- 
deutende Unterschiede  zwischen  dem  auf- 
gefangenen und  dem  theoretisch  berechneten 
Wasserstoff  auf.  Der  fehlende  Wasserstoff  hat 


•j  Oettel,  Zeiuchr.  far Elektro«,  u.  Ech.  p.  334, 1804. 


teilweise  das  entstehende  Monobromaceton  redu- 
ziert und  infolgedessen  den  Nutzeffekt  stark 
vermindert.  R. 

Modifikationen  der  elektrolytischen  Zelle  mit 
Queeksüber-Kathode,  (Electrical  World  & 
Engineer,  50.  24.  8.) 

In  jüngster  Zeit  sind  mehrere  Formen  von 
elektrolytischen  Zellen  erfunden  worden,  die  zur 
Darstellung  des  Chlors  und  Ätzkali  mittels  einer 
Quecksilberkathode  dienen  sollten.  Die  dies- 
bezüglichen Patente  sind  ausgestellt  auf  Josiah 
W.  Kynaston  in  Liverpool,  England;  John 
F.  Kelly  in  Pittsfield,  Mass ; Henry  S.  Anderson 
in  Springfield,  Mass.  und  Broddc  K.  F.  Rhodin 
in  Sault  St.  Marie,  Canada.  Alle  diese  Zellen 


dieser  Erfinder  sollen,  obwohl  in  der  Form  durch- 
aus verschieden,  dem  thatsächlichen  Mangel  an 
einem  für  commercielle  Zwecke  brauchbaren 
Apparate  abhelfen. 

Kvnas  ton  verfolgt  den  Zweck , die 
Oberfläche  der  Quecksilberkathode  bis  zur 
äussersten  Grenze  zu  vergrossem.  Er  erreicht 
dies  dadurch,  dass  er  eine  Reihe  von  verti- 
kalen Kohlenanoden  durch  übereinanderliegende 
horizontale  Tröge  anbringt,  die  auf  eine 
einheitliche  'Tiefe  von  lj%  Zoll  ausgehöhlt  sind, 
welche  Aushöhlungen  Quecksilber  aufnehmen 
und  an  den  entgegengesetzten  Enden  durch 
Ücffmmgen  mit  einander  in  Verbindung  stehen, 
durch  welche  das  beständig  in  den  obersten 
Trog  eingoftlllte  Quecksilber  auf  den  darunter 
befindlichen  tropfen  und  von  dem  untersten 
auf  den  Boden  der  Zelle  gelangt,  von  da  heraus- 
genommen, von  dem  Natrium  gereinigt  und 
wieder  zurückgegossen  werden  kann. 

Um  eine  konstante  Tiefe  des  Quecksilbers 
in  den  'Trögen  zu  erhalten,  ist  jede  < leffnung  von 
einer  */•  Zoll  betragenden  Erhöhung  umgeben. 

Eig.  2 u.  3 stellen  diese  Konstruktion  dar. 
A ist  die  aus  Schiefer  oder  ähnlichem  Gestein 
bestehende  Zelle  mit  den  zum  Abdichten  vor- 
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gesehenen  Nuten  B.  K sind  die  Kathoden, 
L L die  Einlass*  und  Ausslassrohre  für  die 
Chlorid  losung,  welche  gleichzeitig  zu  in  Abführen 
des  Chlors  dienen , und  H J die  Einlass- 
bezw.  Auslassöffnungen  ftlr  das  Quecksilber. 
E E stellen  die  Stein*  oder  Schiefertröge  für 
die  flüssige  Kathode  dar,  welche,  wie  oben 
beschrieben,  ausgehöhlt  und  mit  den  Erhöhungen 
F n.  G versehen  sind,  wie  Fig.  3 zeigt. 

Der  Reinigungsapparat,  der  Kynaston  im 
Januar  dieses  Jahr  patentiert  wurde,  ist  der  Form 
nach  im  wesentlichen  identisch  mit  dieser  elektro- 
lytischen Zelle,  nur  dass  die  Kohlen  durch 


Fig.  4.  Zelle  von  Kelly. 

rechteckige  Gefässe  aus  starkem  Kisendraht- 
netz  ersetzt  sind.  Diese  stehen  mit  dem  Amalgam 
in  den  Trögen  in  leitender  Verbindung,  welche 
in  diesem  Falle  als  Anoden  wirken,  und  bilden 
bekanntlich  eine  Voltazelle  von  beträchtlicher 
Energie. 

Diese  Konstruktion  lässt  eine  bedeutende 
Vergrösserung  der  Kathodenoberfläche  zu,  doch 
sind  die  relativen  Lagen  der  Elektroden  derart, 
dass  jeder  von  ihnen  erhaltene  Vorteil  wiederum 


neutralisiert  würde.  Solche  Ungleichheiten  in 
der  Stromdichte,  wie  sie  aus  der  plötzlichen  Ab- 
weichung von  der  einfachen  Regel  der  Parallel- 
schaltung folgen  müssen,  würde  bei  jedem 
Platierungs-  oder  Rcinigungsprozess  verhängnis- 
voll sein,  und  es  hat  nicht  den  Anschein,  warum 
auf  eine  geeignete  Stromverteilung  Über  eine 


Quecksilberkathode  weniger  Sorgfalt  verwendet 
werden  sollte.  Die  Konstruktion  ist  überdies 
für  die  rasche  Entfernung  des  frei  gewordenen 
Chlors  aus  der  Nachbarschaft  der  geladenen 
Kathode  ungünstiger.  In  beiden  Hinsichten 
scheint  der  Apparat  recht  ernsthafte  Fehler  zu 
besitzen. 

In  der  Schüttelzelle  des  Castnertyps  wird 
das  Natrium , obwohl  es  ursprünglich  auf  die 
oberste  Fläche  der  Quecksilberkathode  nieder- 
geschlagen ist,  über  den  ganzen  Metallkorper 
verteilt,  weniger  vielleicht  durch  einfache  Diffusion, 
als  durch  die  rollende  Bewegung,  welche  durch 
den  Strom  des  Quecksilbers  aus  der  Zersetzungs- 
nach  der  Oxydationskammer  entsteht.  Dies 
vergrössert  die  Zeitdauer,  welche  zur  vollständigen 
Oxydation  des  Natriums  in  der  letzten  Kammer 
notwendig  ist,  und  der  Zweck  des  Kellv'schen 
Apparates  ist,  diese  Vermischung  des  Amalgams 


und  des  Quecksilbers  dadurch  zu  verhindern, 
dass  das  erstere  als  auf  dem  letzteren  schwimmender 
Ueberzug  bei  Anwesenheit  von  Wasser  über- 
tragen wird. 

Diese  Zelle  ist  in  Fig.  4 dargestellt.  Die- 
selbe besteht  aus  einer  stationären  umgestülpten 
(»locke  B,  die  von  einem  geeigneten  (nicht 
gezeichneten)  Rahmen  getragen  wird  und  einer 
Kohlenanode  (»,  die  Rohren  D u.  E zum  Füllen 
und  Entleeren  der  Chloridlösung  und  die  Oeffnung 
F für  das  entweichende  C-hlor  besitzt.  Das 
umgebende  Gefäss  A ist  auf  einer  horizontalen 
Gleitbahn  K montiert  Die  hin-  und  hergehendc 
Bewegung  des  Gefasses  A erfolgt  mittels  des 
Rades  M und  der  Zugstange  L. 
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I>ic  Quecksilberkathode  <’  bedeckt  den  Roden 
de«  Gewisses  und  wirkt  in  der  gewöhnlichen 
Weise  als  Trennungsglied  /wischen  der  Salz- 
lösung in  der  (docke  H und  dem  Wasser  in  dem 
äusseren  Gefäss.  Die  langsame  horizontale  Be- 
wegung des  Gef  Asses  trägt  das  Amalgam  von 
der  elektrolytischen  Zelle  nach  der  (’ombinienings- 
Kammer  bei  geringster  Storung. 

Dieser  Gedanke  ist  jedoch  nicht  neu.  Die  sich 
drehenden  Zellen  von  Kellner  & Rosen  bäum 
erzielen  dasselbe  Ergebnis  detn  Wesen  nach  in 
derselben  Weise.  Der  Unterschied  besteht  in 
der  Veränderung  der  neuen  Zelte  mit  dein 
folgerechten  scharfen  Anhalten  am  Ende  eines 
jeden  Hubes,  nämlich  des  schweren  bewegenden 
Metalls  und  in  gewissen  nicht  naher  beschrie- 
benen Vorteilen,  die  sich  daraus  ergeben. 

Andersons  Absicht  besteht  darin,  die 
Wiederlosung  des  niedergeschlagenen  Natriums 
durch  den  Elektrolyten  in  der  Zersetzungskammer 


Fig.  9.  Anoden  der  R h o«l  in  teile. 


der  Zelle  auf  ein  Minimum  zu  beschränken»  — 
eine  Reaktion,  die  zur  Bildung  von  Hypo* 
chloriten  Veranlassung  giebt  und  indirekt  zur 
beträchtlichen  Zerstörung  der  Kohlen  und  zur 
Verdünnung  des  Chlors  durch  Kohlendioxyd 
beitragt,  wodurch  sein  Wert  zur  Herstellung  des 
Bleichpulvers  sehr  vermindert  wird. 

Da  er  annahin,  dass  diese  störende  < >\\dation 
des  Natriums  bewirkt  wurde  weniger  durch  den 
Hauptkorper  des  Elektrolyten,  der  Uber  dem 
Quecksilber  sich  befindet,  als  durc  h den  dünnen 
Ueberzug  der  Flüssigkeit  zwischen  der  unteren 
Fläche  des  Mctalles  und  dein  Zellenboden 
herrührtc,  wandte  er  ein  sehr  durchgreifendes 
und  originelles  Mittel  zur  Beseitigung  dieses 
Ucbclstandes  an.  Fig.  5 11.6  zeigen  Andersons 
modifizierte  Zelle  in  vertikalem  und  horizontalem 
Schnitt.  Der  Apparat  ist  eine  geschlossene  Zelle 
a mit  Einlassöffnung  f und  Auslässe »ffnting  h 
für  den  Elektrolyten , mit  dem  Gaxabzugs- 
rohr  g.  Die  Anoden  d werden  quer  eingesetzt. 
Die  Quecksilberkathode  c tritt  bei  j ein,  flicsst 
um  eine  centrale  Wand  1 und  gelangt  Ixi  j*  nach 
dem  Reinigungsapparat.  Die  Neuheit  hegt  in 
dem  Zellenboden«  welcher  aus derpurosef)  Mattel», 
1 vorzugsweise  aus  Kohrenthon,  1 M*steht.  und  an 
der  Seite  und  in  der  Mitte  mit  Flansc  nen  (Hier 
Vorsprüngen  versehen  ist,  welche  hi«  h etwas 
unter  die  Mache  des  Quecksilbers  crhcltcn.  Diese 
hervorstehenden  Feile  der  Blatte  sind  dur*  h 
zahlreiche  vertikale  Kanäle  K dun  hbohrt. 


Diese  Konstruktion  bewirkt,  dass  der  Elektrolyt 
durch  diese  Kanäle  und  durch  die  porosc 
Bodenplatte  unter  die  untere  Fläche  der  Kathode 
treten  kann  und  daher  mit  dieser  Fläche  eine 
elektrolytische  Verbindung  herstellt,  die  ausreicht, 
dem  l.osungsdruck  des  Natriums  das  Gegen- 
gewicht zu  hallen. 

Jeder,  der  mit  den  Castnerscben  Zellen 
vertraut  ist.  hat  bemerkt,  wie  schnell  die  Blatten 
unterhalb  des  Quecksilbers  zerstört  werden. 
Wenn  man  annimmt,  dass  dies  zum  grossen 
Teil  durch  die  Bildung  von  Aetznatron  durch 
Zwischenreaktion  des  im  Quecksilber  gelosten 
Natriums  und  der  Feuchtigkeit,  welche  von  den 
Bodenplatten  absorbiert  wird,  und  des  darüber- 
liegendcn  flüssigen  Metalls  geschieht,  so  würde  es 
scheinen,  dass  das  vorgeschlagene  Mittel  — den 
Strom  nach  derunteren  Fläche  des  Quecksilbers  zu 
leiten  und  dadurch  die  ganze  Fläche  zui  Reduktion 
geeignet  zu  machen  — als  ein  sehr  wirksames 
sich  erweisen  würde. 

I )ie  Zelle,  die  von  B.  E.  F.  R h o d i n erfunden  und 
von  ihm  an  die  American  Alkali  Company,  Cam- 
den  N.  J.  abgetreten  ist,  ist  von  derselben  Form, 
welche  für  die  neue  Anlage  zu  Sault  Ste.  Marie, 
( anada,  benutzt  wurde,  und  ist  eine  Modifikation 
der  wohlbekannten  von  J.  G.  A.  Rhodin.  Man- 
chester, Kngland.  erfundenen  Zelle.  Fig.  7.  u.  8 
zeigen  die  allgemeinen  Formen  des  Apparates. 
1 ist  ein  offener  eiserner  Behälter  für  die 
Quccksilberkathode  und  das  zur  Oxydation  des 
Natriums  erforderliche  Wasser,  und  2 eine  innere 
drehbare  Zelle  aus  glasiertem  Thon,  welche  die 
Anoden  5 trägt  und  mit  zu  elcktrolysierendem 
Natriumchlond  angefüllt  ist.  Die  Anoden  sind, 
wie  Fig.  8 zeigt,  in  einer  Anzahl  von  einander 
getrennten  Abteilungen  7 radial  angeordnet; 
jede  Anode  taucht  in  das  Quecksilber  und  dient 
als  Verbindungsglied  zwischen  Wasser  und  Salz- 
lösung. Der  Elektrolyt  wird  durch  das  centrale 
Kohr  in  das  becherförmige  Gefäss  eingeführt 
und  gelangt  von  da  durch  radial  angeordnete 
Kohren  11  direkt  noch  den  Zonen  17  des  >tärksten 
Niederschlags  unter  die  Anoden.  1 lie  entweichende 
Flüssigkeit  gelangt  durch  < teffnungen  13  und  14 
aus  der  Zelle. 

Die  ringförmige  Nute  und  Mansche  15  16 
vervollständigen  die  Trennung  zwischen  den 
Flüssigkeiten  im  inneren  und  ausseren  Gefasst. 

Die  Anoden,  welche  in  Fig.  9 in  grosserem 
Maxsstahc  dargcstelltsind,  bestehen  aus  Blocken  1 
aus  Graphitknhlc  mit  Graphitkohlenst.ingc  5, 
deren  untere  Enden  die  wirksamen  Anoden- 
flachen  bilden  Die  Stangen  sind  in  den  Blocken 
mittels  Gewinden  ein  geschraubt,  um  einerseits 
eine  innige  Berührung  zu  erzielen,  andererseits  die 
Möglichkeit  zu  haben,  die  Kohlen  in  der  iJUlgft» 
nchtung  verstellen  zu  können.  Fine  geringe 
Drehung  der  Dim  ke  2 bringt  jeden  Otxrrllachcn* 
leil  des  f^hic«  ksrlbcfs  abwechselnd  unter  die 
Anoden,  \\-*lnr«h  dasscllie  sieh  mit  Natrium 
verbindet  und  zu  seiner  Reinigung  mit  Wasser 
in  Verbindung  kommt. 

IHese  Zelle  ist  das  Gegenteil  der  Kinanton- 
<<  hen  Zelle,  welche  iur  hohe  Stromdi«  hten  geeignet 
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ist,  um  eine  grosse  Abscheidung  pro  Quecksilber- 
einheit zu  erzielen.  Die  frühere  Rhodinzelle  hat 
dieses  Ergebnis  bereits  erzielt,  und  die  gegen- 
wärtige modifizierte  Konstruktion , wobei  ein 
genügend  konzentrierter  Elektrolyt  in  den  Zonen 
der  grössten  Reaktion  gesichert  wird,  stellt 
ebenfalls  eine  weitere  Verbesserung  dar. 

Die  Elektrolyse  von  geschmolzenen  Alkali- 
en lori  den.  (Engineering,  18.  g.  4a.) 

Es  ist  seit  langem  bekannt,  dass  das  aus  der 
Elektrolyse  von  geschmolzenem  Natriumchlorid 
gewonnene  Natrium  bei  zunehmender  Temperatur 
sich  vermindert,  und  da  das  Gemisch  der  Chloride 
von  Natrium  und  Kalium  bei  einer  bedeutend 
niederen  Temperatur  schmilzt,  als  jedes  der  beiden 
Salze  besitzt,  sind  derartige  Mischungen  verwandt 
worden. 

Wenn  die  beiden  Salze  in  gleichem  Ver- 
hältnis verwendet  werden,  und  das  Natrium- 
chlorid nachher  beständig  wieder  ersetzt  wird,  so 
ergiebt  die  Elektrolyse  ein  Natrium,  das  nicht  mehr 
als  t •'«  Kalium  enthält.  Ein  derartig  beschaffenes 
Natrium  ist  für  technische  Zwecke  vollkommen 
hinreichend.  Bei  der  Untersuchung  nach  den 
Ursachen  der  Natriumverluste  verwandte  Arthur 
Fischer  an  der  Technischen  Hochschule  zu 
Aachen  einen  Spezialschmelztiegel.  Die  beiden 
Elektroden  tauchten  direkt  in  das  Salzgemisch, 
während  die  Salze  durch  den  elektrischen  Strom 
zum  Schmelzen  gebracht  wurden.  Man  be- 
obachtete, dass  das  Natrium  nicht  an  der  Kathode 
sich  bildete,  sondern  an  einem  Punkte  zwischen 
beiden  Elektroden.  Der  Grund  hierfür  scheint 
der  folgende  zu  sein: 

Das  Freiwerden  des  Chlors  an  der  Anode 
ruft  einen  lebhaften  Gegenstrom  gegen  die  Anode 
in  den  unteren  Schichten  der  geschmolzenen 
Masse  hervor.  Dieser  Strom  nimmt  teilweise  die 
Natrium-Partikel  mit  sich,  — welche,  wenn  sie 
einmal  zu  kleinen  Kügelchen  sich  vereinigt  haben, 
sich  nicht  so  leicht  mit  dem  Chlor  oder  der 
Luft  verbinden,  wie  man  fürchten  konnte,  — so 
dass  sie  bei  Entstehen  am  unteren  Ende  der 
Kathode  in  einer  Kurte  abgelenkt  werden,  und 
in  den  Schichten  an  der  Oberfläche  zur  Kathode 
zurilckzukchrcn  scheinen,  so  dass  man  glauben 
konnte,  sie  kämen  eher  von  der  Anode  als  von 
der  Kathode. 

Um  diese  Abweichung  der  Natriumpartikel 
zu  verhindern,  umgab  Fischer  die  Kathode  mit 
einer  Kappe,  die  einem  Hut  ähnlich  sah,  dessen 
Rand  ein  KUhlrohr  bildete.  Das  geschmolzene 
Salz  erstarrt  an  diesem  Ringe  und  das  Freiwerden 
des  Natriums  bleibt  auf  den  inneren  Raum  des 
Hutes  beschrankt.  Die  ganze  Masse  neigt  in- 
dessen zu  erstarren. 

Wenn  aber  die  Krusten  des  wiedererstarrten 
Salzes  begonnen  hatten,  aufzuspalten  und  sich 
abzuschälen,  wurde  das  Kupferrohr  an  Stellen 
gegenüber  der  Anode  durchfressen,  wobei  das 
Kupfer  augenscheinlich  die  Rolle  einer  zwischen- 
geschalteten Elektrode  spielte,  an  der  das  Natrium 
erschien.  Daher  schien  eine  Isolation  der  Kathode 
am  Platz;  doch  giebt  cs  nun  wenige  Isolatoren, 


die  in  geschmolzenen  Salzen  brauchbar  sind. 
Hierzu  gehört  Marmor.  Es  wurden  Marmor- 
platten  in  verschiedenen  Arten  verwandt.  Endlich 
wurden  die  beiden  Elektroden  horizontal  in  einer 
eisernen  Büchse  angeordnet,  durch  welche  ein 
Kühlgefäss  aus  Marmor  hindurchging,  das  ein 
wenig  in  die  Masse  tauchte  und  letztere  kühlte, 
aber  nicht  zum  Erstarren  bringen  konnte.  Die 
Anode  war  eine  Kohlcnstange ; die  Kathode  ein 
hohles  eisernes  Rohr,  durch  welches  das  auf 
dem  Salz  schwimmende  Natrium  hindurchfloss. 

Diese  Anordnung  verhinderte  die  Bildung 
der  zerstörenden  Gegenstrome  und  infolgedessen 
die  Natriumverluste. 

Da  aber  das  Natrium  sich  auf  der  Ober- 
fläche ausbreitet,  wird  die  Dichtigkeit  des 
Stromes  vermindert  und  damit  die  Heizkraft  der- 
selben. Das  Resultat  ist,  dass  das  geschmolzene 
Salz  dickflüssig  und  der  elektrische  Strom  mehr 
und  mehr  auf  die  Nachbarschaft  der  Anode  be- 
schränkt wird.  Eine  schnelle  Entfernung  des 
Natriums  ist  daher  vorzusehen,  und  Fischer 
scheint  bei  dieser  Losung  sehr  erfolgreich  ge- 
wesen zu  sein.  R. 

Ein  neues  Cadtnlum  - Normalelement.  Henry 
Tinsley  (> Klec.tr ician«,  London,  u.  Ztschr.  f. 
El.  Wien,  tgoz,  5). 

Die  negative  Elektrode  dieser  neuen  Form 
eines  Norrnaleleinents  besteht  (Fig.  10)  aus  Cad- 
miutnamalgam,  in  welches  ein  in  eine  Glasröhre 
eingcschmolzencr  Platindraht  taucht;  hierauf  wird 


eine  Schichte  von  Gadmiumsulfat  aufgetragen 
und  dann  das  Gelass  mit  einer  Mischung  von 
Cadmium-  und  Quecksilbersulfat  in  Form  von 
kleinen  Krystallen  gefüllt.  In  dieses  Gemenge 
taucht  ein  dünnes,  amalgamiertes  Platinplättchen, 
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an  welches  ein  dünner  Plalindraht,  der  zur  |»osi- 
tiven  Elektrode  führt,  angeschmolzen  ist.  Das 
Oelilss  wird  durch  eine  Schichte  Glaswolle  und 
einen  Korkstopsd  verschlossen,  und  als  Schutz 
gegen  das  Eindringen  der  Feuchtigkeit  mit 
Marineleim  verkittet. 

Eine  der  wichtigsten  Anforderungen,  welche 
an  Normalelemente  gestellt  werden,  ist  die,  dass 
das  Element  zu  jeder  Zeit  leicht  reproduzierbar 
ist  und  eine  dauernde  Konstanz  der  E.  M.  K. 
zeigt,  unabhängig  von  den  dabei  verwendeten 
Materialien.  Dies  scheint  l>ei  dem  Elemente 
von  Tinsley  der  Fall  zu  sein,  denn  er  weist 
nach,  dass  die  K.  M.  K.  einer  grossen  Zahl  von 
zu  verschiedenen  Zeiten  hergestellten  Elementen, 
für  welche  das  Material  aus  verschiedenen  Bc- 
zugs- (Quellen  beschaffen  wurde,  zwischen  1,0190 
und  1,0192  V.  schwankt. 

Tinsley  schreibt  dies  dem  Umstande  zu, 
dass  als  Elektroden  durchwegs  Platin  gewählt 


wurde  und  somit  jene  sekundären  und  lokalen 
Erscheinungen  entfallen,  welche  an  der  Löt- 
stelle zweitA  verschiedener  Materialien  unter  dem 
Einflüsse  der  Salze  auftreten. 

L’m  den  Verlauf  der  E M.  K.  des  Elementes 
bei  der  Entladung  zu  verfolgen,  bediente  sich 
Tinsley  des  Ca  Uendar’ sehen  Potentiometers. 
Das  Element  wird  dabei  durch  einen  Widerstand 
von  520  Ohm  entladen  und  von  den  Enden  eines 
Teiles  des  Widerstandes  eine  Spannung  von 
50  Millivolts  abgenommen  und  der  Messung 
unterzogen. 

Wie  die  Kurve  1 Eig.  1 D zeigt,  fallt  die  E.  M.  K. 
des  Elementes  sofort,  nachdem  der  Stromkreis 
geschlossen  worden  ist,  um  nahezu  7%  ab,  wo- 
raus sich  der  Strom  zu  i,H  Milliampere  und  der 
innere  Widerstand  des  Elementes  zu  angenahert 
40  Ohm  ergiebf.  Wahrend  der  folgenden  vier 
Stunden  nimmt  die  Spannung  allmählich  ab,  so 
dass  das  Element  im  Mittel  einen  Simm  von 
1,6  Milliampere  liefert.  Von  dort  an  fallt  die 
Spannung  rasch  ab  und  erreicht  nach  inständiger 
Entladung  einen  konstanten  Wert;  im  selben 
Verhältnis  nimmt  der  innere  Widerstand  der 
Zelle  zu.  Die  l rsache  tur  diese  Wi«lcrstantls- 
ztinahmc  ist  in  dem  Ansct/en  von  Wasserstoff- 
Maschen  an  die  Elektroden  zu  suchen;  ct schlittert 


man  das  Element,  indem  man  etwa  an  den 
Apparnttisch  anstosst,  so  fallen  die  Bläschen  ab, 
perlen  in  die  Hohe,  und  der  innere  Widerstand 
des  Elementes  sinkt:  Dies  kommt  in  der  Kurve 
durch  die  Abflachung  nach  der  fünften  Ent- 
ladungsstunde  zum  Ausdruck.  Man  kann  daraus 
entnehmen,  dass  die  Art  und  Weise  der  Be- 
handlung von  grossem  Einfluss  auf  den  Zustand 
der  Zelle  bleibt. 

Aus  den  Versuchen,  welche  Tinsley  an 
einer  grossen  Zahl  von  solchen  Normalelementen 
vorgenommen  hat,  schliesst  er,  dass,  wenn  die 
Zelle  einmal  so  lange  und  mit  so  starken  Strömen 
entladen  worden  ist  — was  in  der  praktischen 
Verwendung  fast  nie  eintreten  wird  - dass  ihre 
Spannung  unterhalb  des  Kniecs  der  Kurve 
sinkt,  sic  nicht  so  leicht  wieder  ihre  ursprüng- 
liche Spannung  annimmt.  Die  Zelle  muss  dann 
durch  eine  neue  Flüssigkeit  regeneriert  werden. 

A. 

Formalionsverfahren  für  Sammler.  (Elektrot. 

Rundschau.  1902.  8.  87.) 

Dieses  neue  Verfahren  der  Sächsischen 
Akkumulatoren  werke.  Aktien  - Gesellschaft  in 
Dresden  besteht  im  wesentlichen  darin,  dass  die 
metallische  Bieiplattc  zunächst  in  bekannter 
Weise  als  Anode  in  verdünnter  Schwefelsäure 
formiert  wird,  wobei  sich  auf  der  Oberfläche  der 
Platte  durch  die  Einwirkung  der  Elektrolyse  eine 
Schicht  von  Bicisuperoxyd  bildet,  welche  sich 
durch  braune  Färbung  kenntlich  macht.  Darauf 
wird  die  mit  der  Blcisuperoxydschicht  über- 
zogene braune  Platte  mit  reinem  Wasser  sorg- 
fältig gewaschen  und  in  ein  Bad  eingetaucht, 
welches  aus  mit  reinem  Wasser  stark  verdünnter 
Salpetersäure  besteht.  Die  Platte  w'ird  darin 
solange  belassen,  bis  die  braune  Färbung,  welche 
von  dem  Bleisupcrowd  herrührt,  einer  grauen 
Färbung  gewichen  ist  Darauf  wird  die  Platte 
aus  dem  Bade  herausgenommen,  gewaschen  und 
von  neuem  als  Anode  in  verdünnter  Schwefel- 
säure der  Funwirkung  des  elektrischen  Stromes 
ausgesetzt  ( formiert).  Durch  die  erneute  FÜn- 
wtrkung  des  elektrischen  Stromes  wird  auf  der 
Oberfläche  der  Platte  wieder  eine  braune  Blei- 
.superoxydschicht  gebildet  Nachdem  die  Fun- 
wirkung des  Stromes  lange  genug  gedauert  hat. 
wird  die  Platte  wieder  gewaschen  und  darauf  in 
ein  frisch  bereitetes  Bad  und  mit  einer  geringen 
Menge  Salpetersäure  ungesäuertem  Wasser  ge- 
taucht, bis  die  braune  Färbung  der  Platte  ver- 
schwunden ist,  worauf  zweckmässig  na«  h sorg- 
fältigem Auswaschen  von  neuem  formiert  wird. 

Die  abwechselnde  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  und  Behandlung  mit  einem  schwach 
Salpetersäuren  Wasser  bade  wird  so  lange  wieder- 
holt, bis  die  verlangte  Kapazität  der  Hatte  erzielt 
ist.  Durch  dickes  Verfahren  wird  ganz  erheblich 
an  Zeit  gespart,  da  das  Flntladcn  der  Platten  bei 
der  Formation  in  Wegfall  kommt.  Ausserdem 
werden  nach  dem  Verfahren  Platten  von  grosser 
Kapazii.u  erhalten,  was  man  sich  daraus  er- 
klären kann,  «lass  durch  die  eigenartige  Itchand- 
lung  mit  der  schwach  Salpetersäuren  I.«»sung  die 
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Formation  tiefer  in  die  Bleiplatten  eindringt  und 
da'.«  eine  dickere,  gleichzeitig  jedoch  porOse, 
wirksame  Schicht  auf  den  Bleiplatten  erzielt 
wird. 

Der  Zusatz  von  Salpetersäure  zu  dem  Wasser- 
bade darf  verhältnismässig  nur  gering  sein;  es 
muss  ungefähr  diejenige  Menge  Salpetersäure 
zugesetzt  werden,  welche  gerade  notwendig  ist, 
um  die  Bleisuperoxydschicht  umzuwandeln.  1,5% 
Salpetersäure  enthaltendes  Wasserbari  hat  sich 
hierzu  als  ausreichend  erwiesen,  während  ein 
erheblich  höherer  Salpetersäuregehalt  die  nach- 
herige  Formierung  beeinträchtigt.  Nach  der  Be- 
handlung mit  dem  salpetersauren  Bade  ist  es 
zweckmässig,  die  Platten  noch  zu  waschen,  was 
aber  nicht  unbedingt  notwendig  ist,  weil  bei  der 
starken  Verdünnung  der  Salpetersäure  nur  ver- 
schwindend geringe  Spuren  von  der  Säure  an 
der  porosen  Oberfläche  der  Platten  Zurückbleiben 
können. 


Elektrolytische  Herstellung  von  Metallpapier. 

(Klectrical  World  and  F.ngineer  u.  Met.-Arb. 

1902.  8,  170.) 

Es  ist  jetzt  ungefähr  35  Jahre  her,  seit  sich 
zwischen  englischen  Fabrikanten  ein  scharter 
Wettstreit  über  die  Herstellung  eines  möglichst 
grossen  und  dünnen  Eisenblechs  erhob,  der 
seinen  Höhepunkt  erreichte,  als  die  Hope  Co. 
ein  Blech  herstellte,  dass  bei  einer  Flächengrosse 
von  1425  qcm  nur  11,529  g wog,  also  ca.  8 mg 
auf  1 qcm,  und  etwa  den  vierten  'Peil  so  dünn 
war,  als  das  feinste  Seidenpapier.  Bald  darauf 
erfand  (1873)  Wood  eine  elektrolytische  Methode 
für  die  Herstellung  von  Folien  durch  Nieder- 
schlag eines  Metalls  auf  einer  Grundfläche,  von 
der  es  sich  abziehen  lässt.  Hierdurch  konnten 
natürlich  weit  dünnere  Plättchen  als  durch 
Hämmern  oder  Walzen  geliefert  weiden,  und 
cs  ist  inzwischen  sogar  gelungen,  Goldplättchen 
von  weniger  als  0,00015  mm  Dicke  zu  erzeugen, 
Zu  diesem  Zwecke  wurde  durch  Walzen  ein 
Kupferplättchen  von  ’/ioo  mm  Dicke  hergestellt 
und  darauf,  nachdem  es  sorgfältig  gereinigt  und 
poliert  war,  ein  dünner  Goldfilm  galvanisch 
niedergeschlagen.  Indem  man  das  Plättchen, 
mit  der  Kupferseite  nach  unten,  einige  Tage  auf 
verdünnter  Salpetersäure  schwimmen  liess,  wurde 
das  Kupfer  gelost,  so  dass  der  Goldfilm  übrig 
blieb,  der  alsdann  auf  Glas  aufgetragen  und  ge- 
trocknet wurde. 

Derartige  Films  bieten  freilich  nur  ein  wissen- 
schaftliches Interesse.  Aber  stärkere  galvanische 
Niederschlage  finden  neuerdings  namentlich  als 
Folie  für  Papier  mannigfache  Verwendung.  Von 
grosser  Bedeutung  ist  in  dieser  Hinsicht  ein  Ver- 
fahren. welches,  wie  wir  bereits  berichteten,  von 
Carl  End ru weit  in  Berlin  zur  Herstellung  von 
Metallpapicr  angegeben  worden  ist. 

Ein  endloses  Metallband  bewegt  sich  über 
eine  rotierende  Polierwalze  weg  und  geht  dann 
Über  einen  Behälter  mit  einer  verdünnten  Losung 
von  Kaliumtrisulfid,  womit  die  polierte  Fläche 
des  Bandes  mittelst  einer  zilindrischon  Bürste 


befeuchtet  wird.  Dadurch  bildet  sich  auf  der 
Oberfläche  des  Bandes  eine  Sulfidschicht,  welche, 
obgleich  für  das  Auge  nicht  wahrnehmbar,  doch 
genügt,  um  ein  zu  festes  Anhaften  des  späterhin 
darauf  niedergeschlagenen  Metalls  zu  verhindern. 
Nachdem  es  abgewischt  und  gespült  ist,  taucht 
das  Band  zunächst  in  ein  Bad,  wo  cs  über 
der  Sulfidschicht,  einen  feinen  Nickelüberzug 
erhält,  und  dann  in  ein  zweites  Bad,  in  welchem 
dieses  durch  einen  stärkeren  Niederschlag  von 
Kupfer  verstärkt  wird.  Nachdem  der  Kupfer- 
Ueberzug  gebürstet  und  gespult  ist,  wird  darauf 
eine  gleich  massige  Leimschicht  aufgebracht  und 
über  dieser  von  einer  Rolle  ein  Papierstreifen. 
Band,  Niederschlag  und  Papier  gehen  dann 
zusammen  durch  Gummiprcsswalzen  und  eine 
Trockenkammer.  Durch  diesen  Prozess  haftet 
der  galvanische  Niederschlag  weit  fester  auf  dem 
Papier  als  auf  dem  Metallbande,  so  dass  das 
fertige  Metallpapier  leicht  abgezogen  werden 
kann,  während  das  Metallband  wieder  zu  der 
Polierrolle  geführt  wird,  um  denselben  Prozess 
durchzumachen. 

Es  sei  noch  besonders  darauf  hingewiesen, 
dass  derartige  Papiere  sich  für  die  verschiedensten 
industriellen  Zwecke  bereits  sehr  gut  eingebürgert 
haben,  so  z.  B.,  was  besonders  unsere  Lesir 
interessieren  wird,  u.  a.  auch  zur  Herstellung  von 
Dynamobürsten. 

Elektrizil&t  und  Pflanzen  Wachstum.  Heber. 

(Elektrot.  Anz.  1902.  16,  474.) 

Ein  interessantes  Kapitel  schlug  Verf.  an, 
als  er  im  Kreise  der  Elektrotechnischen  Ge- 
sellschaft über  das  obige  Thema  sprach.  Redner 
hatte  diesen  Vorgang  selbst  experimentell  erprobt 
und  teilte  darauf  hin,  nachdem  er  in  seiner  Ein- 
leitung auf  praktische  Anwendung  hingewiesen 
und  flüchtig  den  Zusammenhang  von  Emladungs- 
vorgängen  bei  Gewittern  auf  die  Vegetations- 
entwickelung  berührt,  die  von  ihn*  gemachten 
Erfahnmgen  mit.  Die  gewonnenen  Resultate 
sind  teils  negativer,  teils  positiver  Art,  vorwiegend 
indessen  positiver  Art  gewesen.  Es  entsprang 
dies  daraus,  dass  die  Ausnutzung  der  Elek- 
trizität zur  Pflanzenkultur  sich  selbstverständlich 
erst  in  den  allerbescheidensten  tastenden  Ver- 
suchen bewegen  kann.  Dass  eine  zukünftige 
Verwendung  der  elektrischen  Strome  in  Feld 
und  (»arten  nicht  ausgeschlossen  erscheint,  lehrten 
die  vom  Vortragenden  gewonnenen  Erfahrungen 
im  Gebiete  der  »Elcktrokulturc.  Um  die  elek- 
trische Energie  für  letztere  auszunutzen,  bedarf 
es  nach  Redners  Ansicht  entweder  sehr  hoch 
gespannter  oder  niedriger  konstanter  Strome. 
Versuchsfelder,  die  man  mit  einem  Drahtsystein 
überzog  und  6 bis  8 Stunden  täglich  morgens 
und  abends  der  Einwirkung  elektrischer  Energie 
aussetzte , ergaben  unter  dem  Einfluss  eines 
solchen  elektrischen  Hochspannungsfeldes  ein 
rascheres  Wachstum,  ein  schnelleres  Reifen  und 
einen  grosseren  Zuckergehalt  der  verwendeten 
Nutzpflanzen,  wie  beispielsweise  Lupinen,  Mai- 
rüben, Weizen,  Karotten,  Erbsen  etc.  Die  Zufuhr 
elektrischer  Energie  nach  der  Aussaat  ubt  keine 
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grosse  Wirkung  aus,  ersl  nach  8 bis  14  l agen 
ist  liei  einem  V ergleich  mit  den  Kontrollbeetcn 
ein  deutlicher  Unterschied  sowohl  in  der  Blatter- 
hildting,  als  in  der  YVurzelbildung  zu  beobachten. 
Die  hierbei  das  Pflanzenwachstum  beeinflussenden 
Vorgänge  sind,  wie  inan  anninimt.  Zersctzungs- 
vorgange,  also  elektrochemischer  Natur;  auch 
versucht  inan  sic  mit  der  Warmeentwickelung 
des  elektrischen  Stromes  in  Verbindung  zu 
bringen,  (deich  günstig  haben  sich  die  Kxperi- 
mente  des  Vortragenden  bei  der  Topfkultur  er- 
wiesen, wo  dauernd  schwache  Strome  auf  einen 
günstigen  Boden  einwirkend,  wesentlich  das 
Wachstum  der  Pflanzen  belebten.  Die  zur  Ver- 
anschaulichung des  Gesagten  ausgestellten  Photo- 
graphien waren  ein  bedeutsames  Zeugnis  dalur. 
Redner  gab  am  Schlüsse  seines  mit  grossem 
Inlcrevse  angenommenen  Vortrages  der  Hoffnung 
Ausdruck,  dass  die  Praxis  recht  bald  den  Weg 
betreten  mochte,  den  die  Theorie  der  Klcktro- 
kultur  gewiesen. 


Elektrolytische  Zinkgewinnung.  (Kraft  und 
Dicht,  Düsseldorf,  trjoi.  z;,  J57.: 

Bei  der  bisherigen  Atisführungswcise  der 
elektrolytischen  Zinkexlraklion  tritt  eine  ungleich- 


massige Verteilung  der  Slromdichtc  auf  die 
Kathode  derart  ein,  dass  dieselbe  an  den  Rand- 
partien eine  grossere  Stromdichte  cmplangt.  als 
in  der  Mittelpartie.  Infolgedessen  stellt  sich  am 
Rande  eine  kräftige  .Niederschlagsarbeit  ein,  und 
der  Niederschlag  wachst  als  Zacken  in  die  Lauge 
hinein.  Der  Grund  für  diese  ungleichmüssigc 
Verteilung  der  Stromdichte  ist  darin  zu  suchen, 
dass  man  beiden  Klektrodcnartcn  die  gleiche 
Grosse  erteilt,  wodurch  sich  an  den  Randpartien 
der  Kathode  ein  geringerer  I.augcnwiderstand 
als  an  der  Mittelpartie  ergirbt.  Um  den  Laugen- 
widerstand am  Rande  der  Kathode  so  zu  steigern, 
dass  hier  möglichst  die  gleiche  Stromdirlue  wie 
auf  der  Mittelpartie  sich  einstellt,  wird  bei  der 
Zinkextraktion  durch  Elektrolyse  nach  dem 
neuen  Verfahren  von  G.  Esrhelmann  in  St. 
Petersburg,  abweichend  von  der  üblichen  An- 
ordnung, die  Kathode  grosser  als  die  Anode 
gestaltet  und  so  zu  letzterer  angeordnet,  dass 
sie  dieselbe  möglichst  allseitig  Ulicrragt.  Infolge 
des  so  hergestellten  grosseren  Abstandes  der 
randlichen  Kathodenpartie  von  dem  Rande  der 
Anode  ergiebt  sich  eine  entsprechende  Steigerung 
des  I .äugen  Widerstandes  und  hierdurch  eine 
gleichmassige  Verteilung  der  Slromdichtc  auf 
die  Kathode. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Elektrisches  Wasserfllter.  — William  Luther 
Teter  und  John  Allen  Heanjr  in  Philadelphia.  — 
i>.  k p.  122018. 


Das  Wasser  wird,  bevor  ea  auf  daa  F titerbett  £ 
('«langt , durch  ein  drcischenkligcs  Hohr  e mit  Eick* 
troden  k und  t geleitet,  in  welchem  vermöge  de*  an 
der  Gabelung  de*  Rohre*  etnwlrkcndrn  elektrischen 
Mromci  infolge  der  dort  entstehenden  Stauung  und 
Wirbelbewegung  de*  Waaser*  eme  vollständige  Ver- 
nichtung der  Bakterien  erzielt  wird. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Benztdlnen.  — Walther  Lob  in  Bonn.  — 
I).  K.  P.  122046.  Zusatz  zum  Patente  116467. 

Die  bisher  in  schwefelsaurer  Losung  ausgrfahrle 
elektrolytische  Reduktion  des  Azoxybensols  ru  Benndin 
lässt  sich  wesentlich  verbessern,  wenn  dieselbe  in 
•ai/saurrr  Losung  bei  Gegenwart  einer  Zinnkalhodc 


oder  bei  Benutzung  einer  unangreifbaren  Kathode  unter 
Zusatz  von  Zuiucbloriir  ausgeftlhrt  wird. 

Schutzhülle  aus  Torf  für  Sammlerelektroden 

Christian  Petersen  Kjaer  in  Zchdcnick.  — D. 

K.  P.  122146. 

Torffaser  wird  zu  lockerer  Wolle  verarbeitet  und 
nach  Entfernung  von  Torfmoos,  Staub  und  körnigen 
Fremdkörpern  einer  unvollkommenen  Verkohlung  in 
40procent.  Schwefelsäure  unterworfen.  Sodann  wird 
die  Schwefelsäure  mit  Waaser  sorgfältig  ausgewaschen 
und  die  auf  diese  Weise  erhaltene  Torffaserkohle  ge- 
trocknet, gewalkt  und  darauf  wahreod  längerer  Zeit  unter 
hohem  Druck  zwischen  beheizten  Platten  tusammen- 
gepreist.  Vor  dem  Einbau  werden  schliesslich  die 
Platten  bezw.  Schutzhüllen  wieder  in  Schwefelsäure 
aufgeweicht,  wodurch  sic  aufquellen  und  elastisch 
werden. 

Elektrlsehor  Sammler,  ln  welchem  die  Elek- 
troden elastisch  aufgnhlnsrt  sind  — Carl 

Moll  in  Dre»den-N.  — D R.  P.  122147. 

Die  Elektroden  hangen  in  elastischen  Ringen  oder 
Bändern  aus  nicht  leitendem  Mo  ff,  z.  B Gummi, 
letztere  umgeben  die  Elektroden  und  sind  mit  ihren 
oberen  Enden  durch  OetTnongen  des  Gefissdeckels 
htndurchgerogen,  in  denen  sie  durch  Vonteckstifte  ge- 
halten werden.  Benachbarte  Elektroden  werden  durch 
etuc  ungleiche  Anzahl  von  Gummibindern  gehalten, 
so  dass  die  Bänder  der  einen  Elektrode  zwiwbeo  die 
der  anderen  fallen  und  ein  nahes  Heran  rücken  der 
Elektroden  sn  einander  gestatten 
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Elektrischer  Sammler  mit  dicht  über  einander 
liegenden,  durch  poröse  Isolationsplatten 
von  einander  getrennten  Elektroden.  — 

Pascal  Marino  in  Brüssel.  — D.  R.  P.  122148. 
Zusatz  zum  Patente  12 1340. 

Die  hohlen  Zylinder  aus  Holzkohle,  welche  bei 
dem  Sammler  de*  Hauptpatents  den  Klcktrodcnstapel 
durchziehen  und  den  Abzug  der  Gase,  sowie  das  Ein- 
dringen des  Elektrolyten  in  den  Elektrodcnstapel 
erleichtern,  sind  durch  volle  Zylinder  oder  Prismen 
aus  Holzkohle  ersetzt. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Kohlenelek- 
troden für  galvanische  Primär-  und  Sekun- 
därelemente. — Johann  Singcnhöl  in  Gög- 
gingen b.  Augsburg.  — D.  R.  1*.  122269. 

Die  in  die  gewünschte  Form  gebrachte  verkokte 
Steinkohle  wird  in  ein  Säurebad  gesetzt  um  die  in 
ihr  enthaltenen  fremden  Stoffe  zu  entfernen.  Sodann 
wird  die  Kohle  in  noch  feuchtem  Zustande  in  Salmiak- 
pulver gewälzt  oder  damit  bestreut  und  darauf  behufs 
Einziebens  des  Salmiaks  in  die  Poren  der  Kohle  Uber 


schwachem  Feuer  getrocknet.  Durch  diese  Behandlung 
werden  die  Poren  der  Kohle  geschlossen  und  dos 
Eindringen  von  Luft,  Feuchtigkeit  und  Staub  in  dieselben 
verhindert.  Ferner  gestaltet  sich  nach  dem  Einzsetzen 
solcher  mit  Salmiak  imprägnierter  Kohlen  in  den  Elek- 
trolyten die  Stroinent Wickelung  von  Anfang  an  gleich- 
massiger,  als  bei  anderen  Verfahren. 

Regenerlerbares  Zink  - Kohle  - Element.  — 

Alexis  Turnikoff  und  Graf  Anatole  v.  Nesselrodc 
in  Maratow,  Russland.  — D.  R.  P.  1 22270. 

Die  Kohlecelektrode  ist  von  einem  durch  ein 
Gewebe  znsainmengehaltcncn  Depolarisator  umgeben, 
der  aus  einem  Gemisch  von  Graphit  und  einem  Perman- 
ganat besteht  und  mit  einer  Lösung  getränkt  ist,  die 
aus  Kaliumchlorat  und  Formaldehyd  sich  zusammensetzt. 

Elektrischer  Ofen,  bei  welchem  die  beiden  mit 
Kühlkanälen  versehenen  Elektroden  einen 
Teil  der  muldenförmigen  Ofensohle  bilden. 

— Charles  Albert  Keller  in  Paris.  — D.  R.  P.  122271. 


Fig-  13- 


Die  muldenförmige  Ofensohle  wird  zum  Teil  von 
den  Elektroden  gebildet,  die  behufs  Regelung  der 
Spannung  oder  Herausnahme  des  Schmelzgutes  seitlich 
verschoben  werden  können.  Jede  der  Elektroden 
besteht  aus  einer  Anzahl  von  Kohlenstüben  d \ die  lose 
auf  Kohlenblöcken  / lagern.  Letztere  sind  in  den  Wagen- 
kasten w eingebaut,  der  durch  ein  Gewölbe  a in  einen 
unteren  und  oberen  Teil  zerfällt.  Durch  das  Gewölbe 
a ragen  die  Kohleoblöcke  / mit  ihrem  oberen  F.ndc 
hindurch,  während  sie  an  ihrem  unteren  Ende  mit  den 
Stromzuleitungs-  bezw.  Strouiableitungsstreifen  e ver- 
bunden sind.  Der  Kaum  zwischen  den  Kohlenstäben  d 
ist  mit  Kohlenpulvcr  ausgefüllt.  Wenn  das  Schmelzgut 
im  erstarrten  Zustande  aus  dem  Ofen  entfernt  wird, 
können  sich  die  Kohlenstäbe  d von  den  Kohlenblöcken 
l leicht  loslösen,  so  dass  die  Entfernung  des  erstarrten 
Gutes  schnell  stattfinden  kann. 

Elektrolytischer  Stromunterbrecher.  — Frederic 
de  Mare  in  Brüssel.  - D.  R.  P.  122295. 

Der  die  Anode  bildende  Platindrabt  des  Wehnclt- 
schen  Stromunterbrechers  ist  in  einem  Glasröhrchen 
verschiebbar , der  in  seinem  unteren  Teile  mit  einem 
eingcschmolzenen  Platinröhrchen  ausgefüttert  ist.  Diese 
Anordnung  hat  den  Zweck,  unter  Verteilung  der  Wärme 
dem  Platindruht  und  dem  Glasröhrchen  freie  Aus- 
dehnung zu  gestalten,  und  den  Bruch  des  letzteren  zu 

verhüten.  

Verfahren  zur  Erzeugung  leicht  abhebbarer 
galvanischer  Niederschläge.  — L6on  Bour- 
dillon  in  Marseille.  — D.  R.  P.  122545. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  die  Kathode 


sogleich  bei  ihrem  Eintauchen  in  das  Bad  einem  Strom 
von  hoher  Intensität  und  eben  solcher  Spannung  für 
kurze  Zeit  ausgeseizt  wird.  Hierdurch  beschlägt  die 
Oberlläche  d :r  Matrize  mit  einer  ungemein  zarten, 
feinkörnigen  Schicht  des  niederzuschlagendcn  Metalle«. 
Wird  alsdann  die  Stromdichtc  der  jeweilig  nieder- 
zuschlagenden  Metallschicht  entsprechend  herabgesetzt, 
dann  erhält  man  Niederschläge  von  überaus  glatter 
und  der  Matrize  getreu  nachgebildeter  Oberfläche,  welche 
sich  von  der  letzteren  mühelos  und  ohne  jede  Ver- 
letzung des  erzeugten  Gegenstandes  oder  der  Unterlagen 
ablösen  lassen. 

Verfahren  zur  Herstellung  verzierter  Blei- 
oder galvanischer  Verglasungen.  — Ignas 

von  der  Forst  und  Paul  von  der  Forst  in 
Münster  i.  W.  D.  R.  P.  122661. 

Zur  Herstellung  vertierter  Blei-  oder  galvanischer 
Verglasungen  werden  sämtliche  Bleisprossen  mit  über- 
greifenden Metallwulstcn  von  lebhafter  Farbe  überdeckt, 
um  der  Verglasung  grössere  Haltbarkeit  und  schönes 
Aussehen  zu  geben.  Die  Metallwulste  werden  erst  nach 
Fertigstellung  der  Kohverghtsung  auf  die  Bleistege 
aufgelötet. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Akkumulator- 
platten. Axel  Poetzold  in  Kopenhagen.  — 
D.  R.  P.  122SS4. 

Ein  Bleigitter  wird  mit  einer  Mischung 'von  Blci- 
glättc  und  Mennige,  die  mit  einer  Iä>sung  von  Catechu 
und  Wallrat  in  Glycerin  angerührt  ist,  ausgeftlHt  und 
sodann  einer  starken  Pressung  unterworfen. 
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An  der  Grossherzoglichen  Technischen  Hoch 
Schule  ZU  D&rmstadl  linden  im  Sommcrsemestcr  1902 
folgende  Vorlesungen  und  Ucbungcn  über  Chemie,  ein* 
schliesslich  Elektrochemie,  statt : Anorganische  Experi- 
mental Chemie,  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  Staedcl,  6 St. 

— Chemisches  Praktikum,  derselbe  io  Gemeinschaft  mit 
Prof  Dr.  Finger,  Prof.  Dr.  Kolb,  l>r.  Hejrl  und 
Dr.  Kcppeler*).  — Elektrochemie,  Prof  l)r.  Dieffcn- 
bach,  2 Md. — Chemische  Technologie,  derselbe,  2 St. 

— Metallurgie,  derselbe,  2 St.  — Elektrochemisches 
Colloquium,  derselbe  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  Neu- 
mann,  1 St,  — Chemisches  Praktikum  für  Elektro- 
techniker, dieselben*)  — Elektrochemisches  Praktikum, 

dieselben*).—  Chemisch-technisches  Praktikum, dieselben*  1. 

— Ausgewählte  Kapitel  aus  der  organischen  Chemie, 
Prof.  Dr.  Finger,  2 St.  — Theerfarbstofle,  derselbe, 
4 St.  — Praktikum  iin  FarbstofTlaboratorium,  derselbe. 

— Analytische  Chemie  1,  Prof.  Dr.  Kolb,  2 St.  — 
Methoden  der  organischen  Analyse,  derselbe,  2 St.  — 
Colloquium  Uber  anorganische  Chemie,  derselbe,  I St. 

— Chemisch-technische  Untersuchung  der  Nahrungsmittel, 
Genussmiuel  und  Gebrauchsgcgenstände,  Privatdozent 
Prof.  Dr.  Sonuc,  l St.  — Chemisch- technisches  Kol- 
loquium, derselbe,  I St.  — Elemente  der  organischen 
und  Agnkultarchemie,  Privatdozent  Dr.  Heyl,  3 St.  — 
Pharmaceu tische  Chemie,  derselbe,  2 St.  — Ausmittelung 
der  Gifte,  derselbe,  | St,  — Untersuchen  von  Nahrungs- 
mitteln, Cenuumittelu  und  Gebrauchsgegcnslinden, 
Dr.  Weller.  8 St.  — Die  Nutzmctallc,  Privatdoxent 
Dr.  Ncumann,  I St,  — Hüttenmännische  Probicrkunat, 
derselbe,  2 St.  Vortrag  und  Uebungeu.  — Elektro- 
analyse,  derselbe,  1 St.  — Theoretische  Chemie,  Teil  II, 
Privatdoxent  Dr.  Vaubel,  2 St. — l'ebungcn  xur  theo- 
retischen Chemie,  derselbe,  3 St.  — Stöchiometrische 
Berechnungen,  derselbe.  1 St.  — Physikalische  Chemie. 
Teil  II,  Privatdoxent  Dr.  Kudolpbi,  2 St.  — Physika- 
lisch-chemisches Colloquium,  derselbe,  alle  14  Tage  t1/.  St. 

— Physikalisch-chemische  Uebungen  und  Arbeiten,  der- 
selbe, Zeit  nach  Vereinbarung.  — Geologie,  Geh.  Ober- 
bergrat Prof.  Dr.  Lepaina,  2 St.  — Mineralogisches 
und  geologisches  Praktikum,  derselbe,  2 St. 

MeiAillsche  Niederschlage  auf  keramische 
Gegenstände.  Um  metallische  Niederschlage  auf  Por- 
sclian  etc.  auf  galvanischem  Wege  ru  erzeugen,  ist  es 
nach  sKraft  und  l.icht,  Düsseldorf«  erforderlich,  das«  man 
zunächst  einen  leitenden  Ueber/ug  aufträgt,  der  derart 
beschaffen  sein  muss,  dass  er  das  Anhaften  der  Metali- 
decke nicht  beeinträchtigt.  Nach  Hansen  benutzt  man 
zu  diesem  Zwecke  eine  l,o«ang  von  Gold  oder  Platin  in 
Aetber,  der  soviel  von  einer  Losung  von  Schwefel  in 
Paraflinoi  zugesetzt  wird,  bis  da«  Ganze  nach  leichter 
Erwärmung  bequem  mit  dem  Pinsel  aufgetragen  werden 
kann.  Das  mit  dem  Ueberzug  versehene  Arbeitsstück 
wird  hierauf  10  einem  Muffelofen  mi*sig  erhitzt,  bis  der 
Schwefel  und  daa  Chlor  vollständig  verflachtet  sind. 
Das  übrig  bleibende  Gold  bezw.  Platin  haftet  dann  fest 
auf  der  Oberfläche  des  («laset  bezw.  Porzellans,  und  der 
Gegenstand  kann  in  ein  gewöhnliches  galvanoplastascbes 
Bad  eingehängt  werden.  Zur  Erzeugung  eines  Kupfer- 
Uebcrzuges  muss  das  Bad  sus  2 Gew.-T.  Kupfersulfat 
und  3 Gew.-T  destill.  Wasaer  bestehen.  Zur  Versilberung 
löst  man  17  T.  Salpetersäure«  Silber  und  13  T Cyan- 
kalium  in  300  T.  Wasser  Pur  die  Vergoldung  endlich 
lost  man  7 T.  Gold  in  Königswasser  uod  fallt  cs  mit 
Ammoniak  au«  Der  abhltrtrrte,  noch  feuchte  Nieder- 
schlag wird  m eine  hei«sc  Losung  von  9 T.  Cyankatium 
und  90  T.  Wasser  geschüttet.  Eine  Mischung  von  10  'I'. 

!>«•  I j»Ih>i *i  -r ,i.m  1*1  an  allen  *n  i •',«<« 
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der  Goldlosung  mit  t T,  der  Silberlosung  giebt  eine 
helle  Goldfarbe,  während  der  Zusatz  einer  glcicheo 
Menge  der  Kupferlösung  eine  rote  Goldfarbe  auf  dem 
Arbeitsstück  erzeugt. 

Riesendynamos.  Irn  Gegensatz  zu  der  auf  unserem 
Erdteile  herrschenden  Gcschäftntillr  scheint  sieb  Amerika 
z.  Z.  auf  elektrischem  Gebiete  in  einer  Hochkonjunktur 
zu  befinden,  welche  «ich  namentlich  in  der  Beschäftigung 
der  Grosjfirmen  äussert,  welche  Maschinencinhcitcn  von 
grösster  l^istung  hcrzustellec  imstande  sind  und  in 
diesem  Geschäftszweige  selbstverständlich  nur  mit  ver- 
hältnismässig geringer  Konkurrenz  ru  rechnen  haben. 
Ks  scheint,  dass,  wie  die  Zeitschrift  «Kraft  und  Licht«, 
Düsseldorf,  mitteilt,  die  Elektrizität  sowohl  zur  wirt- 
schaftlichen Aufschliessung  einzelner  Landstriche  als  auch 
zur  Iäz«ung  brennender  Verkehrsiragen  in  hervorragen- 
dem Masse  herbeigezogen  wird,  und  hcrrschtdie  Tendenz 
eines  einheitlichen  Betriebes  stärker  denn  je.  Ein  lehr- 
reiches Beispiel  liefert  der  Bc«ucb  der  Pittsburger  Fabrik 
der  Wettiughouse  Electric  A;  Manufacturing  Company, 
welcher  von  einem  Fachmann  in  der  amcrikaniachen 
Fachzeitschrift  »Klectrical  World  and  Engineer«  vom 
II.  Mai  d.  J.  beschrieben  wird  und  aus  welchem  wir 
nachstehend  einen  kurzen  Auszug  bringen.  Die  Gesell- 
schaft beschäftigt  in  ihrem  Puisburger  Werke  etwa  7000 
Arbeiter.  Die  Haupthalle  für  den  Maschinenbau  hat  bei 
einer  Ausdehnung  von  400  X 250  m eine  Höhe  von  24,5  tn, 
welche  gleichwohl  hinsichtlich  des  vom  Laufkran  be- 
dienten Raumes  für  verschiedene  grosse  Maschinen  nicht 
ausreicbi.  Dies  wird  begreiflich  bei  der  Grösse  der 
nachgenannten,  derzeit  in  Arbeit  «trhenden  Maschinen, 
ln  Arbeit  sind:  2 Stück  5000  PS  - Dreiistrommaschinen 
für  die  Shawintgin  Water  & Carbide  Company,  j 5 Dreh- 
strommaschinen  von  gleicher  Leistung  für  die  St.  Lawrence 
Povcr  Company.  Der  grösste  Auftrag  stammt  von  der 
Manhattan  - Hochbahn  in  New  York:  derselbe  umfasst: 
8 Drehstromgeneratoren  von  je  7500  PS-  für  1 1000  Volt 
Spannung,  26  Stück  rotierende  Mromwandler  von 
2000  PS.  l^istung  und  7S  statistische  Transformatoren 
von  je  700  PS.  Der  Ständer  der  erstgenannten  Maschinen 
wird  aus  6 verschiedenen  Gusiteiien  zusammengesetzt, 
deren  grösster  40000  kg  wiegt.  Der  Wert  dieses  Auf- 
trages beläuft  sich  ungefähr  auf  21 000000  M.  Ferner 
ein  Auftrag  von  der  Kings  County  Traction  Company 
auf  2 Drehstrom-1 'ynantomaschinrn  von  4000  PS.,  von 
der  New  Yorker  Gas-  und  Elektrizitäts-Gesellschaft  von 
10  Maschinen  ä 1500.  5 a 750  PS.  und  41  Transforma- 
toren mit  Leistungen  zwischen  600 — 150  IS.  Die  Union 
Traction  Company  in  Philadelphia  bestellte  7 Strassen- 
bahogeneratoren  von  2200  PS.,  $ a MOo  und  2500 
komplette  elektrische  Ausrüstungen  für  Straaaenbahn- 
wagen.  — Die  Scranton  Railway  Co.  bestellte  einen 
Mrassenbabo-Generutor  von  1500  PS.  und  ca.  240  Mo 
lorwagenausrüsiungen.  Die  Detroit  United  Railway  einen 
solchen  von  2200  I*S.  and  eine  Drehttrommaschuie  von 
1500  PS.  — Ein  Auftrag  der  Brook iyncr  Hochbahn  um- 
fasst 4 Drrhstrommasi  hmen  von  te  4000  PS.,  3 Strassen- 
hahndynamos  »on  je  4000  PS.,  126  elektrische  Aus- 
rüstungen für  die  Hochbahnwagen  mit  je  2 Motoren  von 
150  PS.,  1700  Ausrüstungen  für  Motorwagen  mit  Mo- 
toren »on  55  PS.,  ti  Stick  rotierende  Dre bstrom-Gleich- 
Strom- Umformer  von  1500  |*N  und  5 Stuck  von  700  PS. 
und  43  Transformatoren  mit  Leistungen  zwischen  300 
und  hoo  Ps.  — Die  Bosioncr  Hochbahn  gab  3 Gleich- 
ftrom-ltvnamninasrhlnen  von  4000  PS.  und  200  doppelte 
Wagenausrüstungen  mit  Motoren  von  250  PS.  und  2500 
Motor»  ageftausrii  «langen  von  verschiedenen  Leistungen 
in  Auftrag.  Daneben  sind  zahlreiche,  in  Bezug  auf  diese 
Einheiten  klein  zu  nennende  Maschinen  in  Auftrag,  dal. 
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unter  allein  für  Bahnzwecke  *.  Z.  mehr  als  8000  elek- 
(rische  Motorwagenausrüstungen.  Für  die  Bearbeitung 
dieser  Riesenmaschinen  hat  sich  ein  neues  System  hcraus- 
gcbildet.  Da  nämlich  die  Werkzeugmaschinen  um  vieles 
leichter  sind  als  die  zu  bearbeitenden  Ricsentrumme, 
so  werden  die  cisteren  tragbar  eingerichtet,  nach  dem 
Werkstück  hingebracht,  um  nicht  die  letzteren  durch  die 
Werkstatt  bewegen  zu  müssen.  Obwohl  diese  Grossen- 
einheiten  auf  jeden,  der  Gelegenheit  hatte,  auf  einer 
Weltausstellung  oder  in  einer  Zentrale  eine  Maschine 
von  3 — 4000  PS.  zu  sehen  — grössere  werden  derzeit 
in  Europa  noch  nicht  gebaut  — einen  gewissen  Eindruck 
nicht  verfehlen  werden,  so  wird  man  doch  im  allge- 
meinen geneigt  sein,  die  Gesamtleistung,  die  aus  den 
einzelnen  Ziffern  hervorgeht,  eher  zu  unter-  als  zu  über- 
schätzen. Es  inag  daher  zur  Klarstellung  ein  Vergleich 
herbeigezogen  werden:  Im  Jahre  1900  betrug  laut  einer 

in  der  s Elektrotechnischen  Zeitschrift«  veröffentlichten 
Statistik  die  Gesamtleistung  aller  in  den  Elektrizitäts- 
werken Deutschlands  aufgcstelltcn  Betriebsmaschinen 
ca.  260000  PS.  Summiert  man  die  Leistungen  der  vor- 
stehenden, in  den  Werkstätten  Pittsburg  East  der  Westmg- 
house  Electric  & Manufacturing  Company  im  Bau  befind- 
lichen Maschinen,  so  kommt  inan  für  Generatoren  und 
Transformatoren  auf  eine  Gesamtleistung  von  362000  PS. 
ausschliesslich  der  gleichfalls  aufgeführten  Strassenbahn- 
motore.  Würden  somit  sämtlich  genannte  Maschinen 
zur  Hervorbringung  des  elektrischen  Stromes  dienen, 
so  wäre  man  mit  denselben  imstande,  sämtliche  öffent- 
lichen Elektrizitätswerke  Deutschlands  zu  versorgen,  und 
es  würde  noch  ein  Rest  bleiben,  mit  welchem  man  etwa 
die  Elektrizitätswerke  Oesterreich  - Ungarns  vollständig 
und  reichlich  mit  Stromerzeugungsmaschinen  versehen 
könnte.  r. 


Die  Elektrolyse  ln  der  Medizin.  In  einer  der 
letzten  Sitzungen  der  freien  Chirurgen- Vereinigung  (Vor- 
sitzender Geh.  Rat  Prof.  E.  v.  Bergmann)  erregte  ein 
Vortrag  von  Dr.  Karl  Baur,  z.  Z.  Assistenzarzt  Berg- 
mann's  in  der  kgl.  Klinik  in  der  Ziegelstrasse,  das  leb- 
hafteste Interesse  der  anwesenden  Aerzteschaft.  Es  handelte 
sich  dabei  um  erste  Mitteilungen  Uber  seine  neue  Me- 
thode, Blutvergiftungen  auf  elektrolytischem  Wege  un- 
schädlich zu  machen,  deren  Eintritt  seither  manchmal 
Amputationen  erforderte,  wenn  das  Leben  der  Patienten 
gerettet  werden  sollte.  Die  Heilung  der  schweren 
Fälle  von  Blutvergiftung  erschien  nach  den  Unter- 
suchungen der  neuesten  Zeit  besonders  dadurch  erschwert, 
dass  lebendige  Mikro- Organismen  in  grosser  Menge  im 
Blut  der  Kranken  kreisen.  Durch  zahlreiche  Tier  - Ex- 
perimente, die  Dr.  Baur  in  neuerer  Zeit  vorgenommen 
hat,  ist  aber  der  Nachweis  erbracht  worden,  dass  die 
Rolle  dieser  im  Blute  kreisenden  Bakterien  viel  gering- 
fügiger ist,  als  man  bisher  annahm,  dass  vielmehr  die 
schweren,  häufig  zum  Tode  führenden  Vergiftungs-Er- 
scheinungen nur  bedingt  sind  durch  die  Aufnahme  der 
am  Orte  der  ersten  Infektion  gebildeten  Giftstoffe,  deren 
Reindarstellung  durch  neue  Methoden  erzielt  wird.  Eine 
Heilung  dieser  schweren  Fälle  ist  also  nur  zu  erreichen 
durch  Bindung  dieser  lokalen  Gifte,  und  den  Weg  dazu 
glaubt  der  genannte  junge  Arzt  auf  Grund  zahlreicher 
gelungener  Tier-Experimente  in  der  Elektrolyse  gefunden 
zu  haben.  Es  werden  z.  Z.  nach  Dr.  Baur's  Angaben 
Apparate  hergestellt,  deren  Vorführung  vielleicht  schon 
in  einigen  Monaten  möglich  sein  dürfte.  Diese  Apparate 
sollen  zur  elektrolytischen  Bindung  der  am  Orte  der 
ersten  Infektton  gebildeten  Giftstoffe  in  solchen  schweren 
Blutvcrgiftungsfällcn  zur  Anwendung  kommen,  in  denen 
die  bisherigen  Behandlungsmethoden  versagen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Arrhenlus,  Svante,  Professor.  Lehrbuch  der 
Elektrochemie,  vom  Verfasser  durchgesehene  und 
vermehrte  deutsche  Ausgabe.  Aus  dem  Schwedischen 
übersetzt  von  Hans  Euler,  Dozent  an  der  Universität 
Stockholm.  Leipzig.  Verlag  von  Quandt  Ä:  Händel. 
1901.  Preis  8 M. 

Der  auf  dem  Gebiete  der  theoretischen  Elektro- 
chemie als  hervorragender  Forscher  bekannte  Verfasser 
giebt  in  vorliegendem  Lehrbuch  den  erweiterten  und 
vertieften  Inhalt  der  Vorlesungen  wieder,  welche  er  im 
Herbst  1897  an  der  Hochschule  zu  Stockholm  gehalten 
hat.  Dem  Arbeitsgebiet  des  Verfassers  zufolge  ist  der 
Inhalt  des  Werkes  hauptsächlich  ein  theoretischer,  doch 
ist  auch  die  praktische  Seite  der  Elektrochemie  insofern 
hinreichend  berücksichtigt,  als  in  den  .Schlusskapiteln 
die  Elemente  und  Akkumulatoren,  sowie  die  Elektrolyse 
und  die  Thenno-Elektrochemie  ihre  Würdigung  finden, 
so  dass  das  Werk  in  ausführlicher  Darstellung  das 
Gesamtgebiet  der  Elektrochemie  behandelt.  Besonders 
hervorzuheben  Ist,  dass  zur  Erlangung  des  Verständnisses 
in  einem  einleitenden  Kapitel  einige  Grundbegriffe  der 
Chemie  und  Physik  in  ihrer  Beziehung  zur  Elektrochemie 
klargclegt  sind.  Auch  hat  die  Geschichte  der  Elektro- 
chemie im  zweiten  Kapitel  eine  kompendiöse  Darstellung 
erfahren.  Klarheit  der  Sprache  und  leichte  Verständlich- 
keit zeichnen  das  Werk  in  erster  Linie  aus,  und  die 
deutsche  Uebersetzung  muss  als  eine  vorzüglich  gelungene 
bezeichnet  werden,  so  dass  wir  das  Buch  unseren  Lesern 
aufs  angelegentlichste  empfehlen  können. 


Kr&tzert,  Heinrieh.  k.  k.  Professor  für  Elektrotechnik 
an  der  Fachschule  für  Elektrotechnik  der  K.  K.  Staats- 
gewerbeschule in  Wien  X,  vormaliger  Oberingenieur  etc. 
der  Vereinigten  Elektrizitäta-A.-G.  in  Wien  und  Chef- 
Elektriker  etc.  der  Siemens  & Halske-A.-G.  Grund- 
riss der  Elektrotechnik  für  den  praktischen 
Gebrauch  für  Studierende  der  Elektrotechnik 
und  zum  Selbststudium,  n.  Teil.  2.  Buch, 
2.  Auflage.  Elektrische  Beleuchtung  mit  439  Ab- 
bildungen. Leipzig  und  Wien,  Franz  Deuticke. 
1902.  Preis  10  M. 

Von  dem  vorliegenden,  grossangelegten  Werke 
behandelt  das  zweite  Buch  des  zweiten  Teiles  das 
Gebiet  der  elektrischen  Beleuchtung,  und  es  stellt 
diesen  Gegenstand  in  ausführlichster  Schilderung  dar. 
Es  haben  nicht  nur  sämtliche  Apparate,  Lichtquellen, 
Hilfsapparate,  Arten  der  Leitungen  u.  s.  w.  ihre  eingehende 
Besprechung  gefunden,  sondern  es  ist  bei  der  Wichtig- 
keit der  Beleuchtung  für  die  Errichtung  von  Elektrizitäts- 
zentralen der  Projektierung  von  Elektrizitätswerken  ein 
hesonderes  Kapitel  gewidmet  worden,  ebenso  wie  auch 
die  Isolaiionsmcssungm,  die  Fchterbestimmungen,  die 
Berechnungen  der  Leitungen,  die  Schaltungen  der 
Maschinen,  die  Regulierungen  derselben  eingehend 
gewürdigt  worden  sind.  Die  letzten  Kapitel  dieses 
Bandes  beschäftigen  sich  eingehend  mit  der  Beschreibung 
von  Zentralstationen,  und  es  sind  zwei  der  vorzüglichst 
installierten  als  Musterbeispiele  herauagehohen  und  aus- 
führlich beschrieben,  während  die  Vorteile  der  elektrischen 
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Beleuchtung  noch  in  einem  besonderen  Kapitel  abgehandelt 
sind.  Das  Werk  ist  vollkommen  bis  zur  Neuzeit  durch- 
geführt und  erhält  bereits  die  neuesten  Errungenschaften 
auf  diesem  Gebiete,  so  dass  cs  als  eine  vorzügliche 
Monographie  des  gesamten  elektrischen  ßelcuchtungs- 
wesens  bezeichnet  werden  kann. 

Vlgneron,  Eug.,  Ingenieur,  ancien  Professeur  a 
l'£cole  superieure  d’electricitö.  — Mesures  61ee- 
trlques.  Essais  indostriels.  Petit  in-$  avec  58  figures 
(Encyclopedic  scieutifique  des  Aide-Memoire).  Broch e 
2 fr.  50  c.  Cartonne  3 fr. 

Dieser  Band  bildet  den  zweiten  Teil  der  Arbeit, 
welche  von  dem  Verfasser  unternommen  wurde,  um 
auf  eine  erschöpfende  Art  die  letzten  Vervollkomm- 
nungen su  studieren,  welche  in  den  Methoden  und  in 
der  praktischen  Ausführung  der  elektrischen  Masse  hcr- 
beigeftihrt  wurden. 

Der  erste  Teil  war  den  Messungen  im  Laboratorium 
gewidmet  gewesen;  im  zweiten  Buch  hat  der  Verfasser 
die  Kontroll- Vorrichtungen  für  Maschinen  beschrieben. 

Die  Arbeit  wird  ein  wertvoller  Führer  für  Ingenieure 
und  Sachverständige  sein,  welche  sich  über  die  Fort- 
schritte diesei  Giebietes  orientieren  wollen. 

Nernst,  Dr.  W.,  o.  Professor  an  der  Universität 
Gottingen,  Direktor  des  Instituts  ftlr  physikalische 
Chemie  und  Elektrochemie,  und  Borchers,  Dr.  W., 
o.  Professor  an  der  technischen  Hochschule  Aachen, 
Vorstand  des  Laboratoriums  für  Metallhüttenkunde 
und  Elektrometallurgie.  Jahrbuch  der  Elektro- 
chemie. Berichte  über  die  Fortschritte  de»  Jahres 
1900.  Unter  Mitwirkung  der  Herren  Prof.  Dr.  K.  Elbs- 
Gicssen,  Prof.  Dr.  F.  W.  K üster -Clausthal  und 
Privatdozent  Dr.  II.  Da nneel -Aachen.  VII.  Jahr- 
gang. Halle  a.  S.  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.  1901. 

Wir  haben  bereits  in  früheren  Jahrgängen  (III,  140, 
IV,  184,  V,  156,  VIII,  22)  auf  die  Vorzüge  sowohl  wie  auf 
die  Fehler  dieses  Werkes  hingewiesen,  und  wir  können 
das  an  früherer  Stelle  Gesagte  auch  heute  wieder  wieder- 
holen. Es  ist  in  demselben  eine  ausführliche  Darstellung 


derFortschrittederElektrochemic  während  des  Jahres  1900 
gegeben,  die  aber  eine  vollständige  wahrlich  nicht 
genannt  werden  kann,  wie  schon  ein  Blick  auf  das  auf 
Seite  544  enthaltene  Verzeichnis  der  für  dieses  Jahrbuch 
berücksichtigten  Zeitschriften  enthält,  bei  welcher 
wichtige  in-  und  ausländische  Zeitschriften,  die  die 
Chemie  als  Spezialgebiet  behandeln,  vollkommen  ignoriert 
sind,  zum  Teil  wohl  nicht  ohne  Absicht.  Wer  ein 
Jahrbuch  schaffen  will,  das  vollkommen  ist,  muss  sine 
ira  et  sludio  und  vollkommen  objektiv  bleiben.  Wir 
haben  diesen  Mangel  sn  Objektivität  schon  früher  des 
öfteren  gerügt  und  bedauern,  ihn  heute  abermals  wieder- 
holen zu  müssen.  Im  Übrigen  aber  wollen  wir  selbst  gerecht 
sein  und  hinzufiigen,  dass  die  in  dem  Werke  nieder- 
gelegten Daten,  wenn  sie  auch  nicht  als  absolut  voll- 
ständig zu  bezeichnen  sind,  doch  ein  äusserst  wertvolles 
Material  vorttellcn,  und  dass  das  Buch  als  vorzügliches 
Nackschlagebuch  und  als  ein  hervorragender  Zuwachs 
zur  elektrochemischen  Litteratur  bezeichnet  werden  muss, 
soweit  cs  in  diesen  Vorzügen  durch  die  erwähnten 
Mängel  nicht  eine  Einschränkung  erfährt. 

Turpaln,  Albert,  Docteur  des  Sciences.  Les  Appli- 
cations practlques  des  Ondes  öleetrlques. 
T616graphie  sans  hl,  Telegraphie  avec  conducteur  — 
Eclairage.  Commandre  a disiance.  Paris.  C.  Naud, 
Editeur.  3.  Kue  Racine  3.  1902.  Cartonniert  12  fr. 

Das  noch  verhältnismässig  neue  Gebiet  der  Lehre 
von  den  elektrischen  Wellen  hat  bereits  eine  Anzahl 
von  sehr  wichtigen  praktischen  Anwendungen  erfahren, 
die  in  dem  vorliegenden  Werke  (wohl  zum  ersten  Male 
unseres  Wissens)  zusammenfassend  behandelt  sind,  und 
bei  der  Wichtigkeit,  welche  die  Anwendung  der  elek- 
trischen Wellen  im  praktischen  Leben  sicherlich  für  die 
Zukunft  haben  wird,  dürfte  cs  jedem  unserer  Leser  an- 
suraten  sein,  sich  auf  Grund  der  vorstehenden,  sehr 
ausführlich  beschriebenen  und  äusserst  klar  behandelten 
Darstellung  mit  den  bis  jetzt  erzielten  Erfolgen  dieses 
Teils  der  angewandten  Elektrizitätslehre  bekannt  zu 
machen.  Es  sei  noch  bemerkt,  dass  die  Ausstattung 
des  Werkes  eine  vorzügliche  ist,  und  dass  insbesondere 
an  Illustrationen  nicht  gespart  wurde. 


GESCHÄFTLICHES. 


Die  Westlnghouse  Elektrizitäts-Gesellschaft 
ZU  Berlin  übersendet  uns  ihr  neues  Zirkular  No.  1043 
Uber  Generatoren  und  Dreh-Umformer  für  elektrolytische 
Zwecke.  Dasselbe  giebt  eine  grosse  Anzahl  derartiger 
Maschinen  in  Wort  und  Bild,  sowie  Angaben  Über  Ab- 
messungen etc.  in  Tabcllenforro  wieder  und  enthält  im 
Anschluss  daran  noch  Beschreibungen  von  Schalttafeln 
und  Instrumenten  für  elektrolytische  Zwecke.  Das  Zirkular, 
welches  wegen  seines  Inhalts  unsere  Fachgenossen  ganz 
besonders  interessieren  wird,  wird  auf  Wunsch  von  der 
Firma  gerne  zugesandt. 

Wir  hören,  dass  die  Asbest-  und  Gummiwerke 
Alfred  Calmon  Aktiengesellschaft  zu  Hamburg 

von  dem  Königlich  Prcussischen  Kricgsministerium  einen 
ganz  bedeutenden  Auftrag  erhalten  haben.  Derselbe  be- 
trifft die  Erbauung  von  nicht  weniger  als  neun  für  Offi- 
ziere bestimmten  Asbesthäusern  in  dem  in  letzter  Zeit 
vielgenannten  Städtchen  Wreschen,  in  das  die  Regierung 
ein  Bataillon  Infanterie  zu  locieren  beabsichtigt.  Diese 
Offiziersgebiudc  werden  ein  Grundareal  von  ca. 
22000  QFuss  bedecken  und  sollen  bereits  in  der  kurzen 
Zeit  von  8 Wochen  von  den  genannten  Werken  fertig- 
gestellt sein.  Das  damit  von  dem  preussischen  Kriegs- 
Ministerium  bekundete  Vertrauen  in  die  Leistungsfähig- 


keit der  Calmon -Werke  gewiunt  besonders  noch  dadurch 
an  Bedeutung,  dass  es  sich  jetzt  um  Nachbestellungen 
von  ebensolchen  Asbeathäusern  handelt,  wie  die  Firma 
vor  Jahresfrist  dem  Kriegsministerium  für  die  Festung 
Bitsch  i.  L.  geliefert  hat.  Der  neue  grosse  Auftrag  be- 
weist, wie  vorzüglich  jene  Ashesthäuser  sich  bewährt 
haben;  die  höchste  militärische  Verwaltungsbehörde  ist 
sich  offenbar  darüber  nicht  zweifelhaft,  dass  die  Calmon- 
sehen  Asbest-Schicferplatien  in  Fallen,  in  welchen  es 
sich  um  eine  sehr  schnelle  Herstellung  trockener,  durch- 
aus gesunder  Wohngebäude  handelt,  ein  hervorragendes, 
unvergleichliches  Baumaterial  abgeben.  Bekanntlich  be- 
sitzen dieselben  neben  absoluter  Wetterbesländigkeit 
ein  sehr  starkes  Isoliervermögen  und  sind  dadurch  im- 
stande, Witterung*-  und  Temperaturschwankungen  in 
einer  die  Gesundheit  der  Bewohner  fördernden,  äusscist 
wohlthätigen  Weise  auszugleichen.  Da  die  Calmon'schcn 
Asbestschieferplatten  ausserdem  noch  den  weiteren  Vor- 
zug haben,  für  Bakterien  keinen  Nährboden  abzugeben, 
so  sind  solche  Gebäude  namentlich  auch  in  ungesunden 
Gegenden  und  an  exponierten  Plätzen  von  unschätzbarem 
Werte.  Die  Firma  pflegt  die  Häuser  nach  ihrer  eigenen 
bewährten  Methode  zu  konstruieren  und  giebt  ihnen  ein 
sehr  gefälliges,  schmuckes  Aussehen. 
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Uebrigens  wird  der  Calmon’sche  Asbestschiefer 
nicht  nur  zur  Erbauung  ganzer  Gebäude  mit  immer 
wachsendem  Erfolg  angewendet,  sondern  dient  bekannt- 
lich auch  als  Dachdeckungs-,  Feuerschutz«  und  Isolations- 
Material  zahlreichen  anderen  Zwecken. 

Hermazin,  ein  Mittel  gegen  harten  Kessel- 
stein, gehört,  wie  die  Zeugnisse  von  Kesse Ibesitzcrn 
sowohl  als  auch  von  Revisionsbeamten  beweisen,  nicht 
in  die  Klasse  der  berüchtigten  Kesselstein -Verhütungs- 
mittel. Vierjährige  Erfahrungen  haben  bewiesen,  dass 
bei  der  Verwendung  von  Hermazin  bei  einfachem  Innen- 
anstrich der  Ketsclwände  die  Kesselstein  bildenden  Sub- 
stanzen sich  nicht  mehr  in  harter,  fester  Form,  sondern 
als  vollständig  mUrbe  Masse  ansetzen,  die  sich  mit  Hilfe 


von  Schabern  und  Drahtbürsten,  in  schwierigeren  Fällen 
durch  leichtes  Klopfen  mit  der  flachen  Seite  des  Hammers 
entfernen  lässt,  wobei  der  Kesselstein  wie  alter  Mörtel 
abbröckclt.  Der  einmalige  Anstrich  mit  Hermazin,  welches 
Dr.  Werner  Heffter,  Berlin  NW.  52,  Calvinstr.  14,  in 
den  Handel  bringt,  genügt  im  allgemeinen,  um  mehrere 
Arbeitsperioden  hindurch  die  Bildung  harten  Kessel- 
steins zu  verhindern.  Aus  an  den  Dampfkessel- Revisions- 
Verein  Berlin  erstatteten  Gutachten  geht  hervor,  dass 
Hermazin  dem  Kesselblech  nicht  schädlich  ist,  bezw. 
dass  bei  dem  Anstrich  keine  Warmestauungcn  zu  be- 
furchten sind.  Das  Mittel  bewährt  sich  auch  zur  Rost- 
verhütung bestens,  wie  amtliche  Versuche  einer  Berliner 
Eisenbahn-Bctriebs-Inspektion  bewiesen  haben. 


PATENT  -ÜBERSICHT 

Zusanunengeslellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  ZT.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Patent-Anmeldungen. 

Kl.  1 21.  G.  15180.  Apparat  zur  Elektrolyse  von  Al- 
kalisalzlösungen  mit  zwischen  Anoden-  und  Kathoden- 
kammer über  einer  zwischcngeschaltetcn  Elektrode  zir- 
kulierendem Quecksilber.  James  Green wood , London. 

Kl.  2 1 f.  H.  26193.  Bogenlampe  mit  einem  durch  den 
F'lammenbogen  erhitzten  Glühkörper.  Georg  Han- 
nach,  Breslau,  Zimmerstr.  23. 

Kl.  21  b.  G.  15748.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Silbcrclektrodcn  für  alkalische  Stromsammler.  Dr.  Ru 
dolf  Gahl,  Hagen  i.  W.,  Wehringhauserstr. 

Kl.  21b.  P.  12673.  Verfahren  zur  Formierung  posi- 
tiver Plante-Polelektroden  unter  Anwendung  verdünnter 
Ammoniaklösung.  Dr.  Franz  Peters,  Westend-Berlin. 

Kl.  21b.  A.  7815.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  die 
Sammlerelektrode  vollständig  utnschliesscnden  Cellu- 
loidhülle. Baron  Henry  Tcxier  d 'Arnoult,  Paris. 

Kl.  48  a.  M.  20061.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
galvanischen  Metallnicderschlägen.  Johannes  Erich 
Müller,  Leipzig- Volkmarsdorf,  Eisenbahnstr.  109. 

Kl.  48  a.  P.  1 1 909.  Vorrichtung  zum  galvanischen  Ver- 
golden und  zum  Trocknen  von  Nadelöhren.  Ernst 
Paal,  Aachen,  Neupforte  23. 

Kl.  21b.  H.  26319.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Schwefelkupferbarren  für  Thcrmosäulen.  Eugene  II er- 
mite  und  Charles  Friend  C 00p er,  Paris. 

Kl.  40  a.  T.  7502.  Verfahren  zur  Verarbeitung  von 
Sammlerplatten  auf  metallisches  Blei.  E.  F.  Trac Il- 
se 1,  Dresden,  Marschallstr.  37. 

Kl.  21h.  D.  11229.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Emailflüssen  in  unterbrochenem  Betrieb.  Deutsche 
Gold-  u.  Silberscbcidcanstalt  vorm.  Roessler, 
Frankfurt  a.  M. 

Erteilungen. 

Kl.  21  a.  129408.  Vorrichtung  zum  Desinfizieren  der 
Schalltrichter  von  Fernsprechern.  Cyrus  Fletcher, 
Axteil,  New  York. 

Kl.  12  m.  129324.  Verfahren  zur  Gewinnung  der  Erd- 
nlkalihydroxide  auf  elektrolytischem  Wege.  Andre 
Brochet  u.  Georges  Ranson,  Paris. 

Kl.  21  (.  129488.  Glühkörper  mit  einem  Mantel  aus 

seltenen  Erden  für  elektrische  Glühlampen.  Andre 
Blondei,  Paris. 

Kl.  21  f.  129489.  Elektrischer,  aus  mehreren  Glüh 
lampen  zusammengesetzter  Leuchtkörper.  Casimir 
Pauthonier,  Paris. 

Kl.  21g.  129432.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher 

für  Wechselstrom.  Fabrik  elektrischer  Apparate  Dr. 
Max  Levy  u.  Ernst  Ruhm  er,  Berlin,  Chausseestr.  2 a. 

Kl.  48  a.  129337.  AnodenbUrste  für  Hand  - Galvani- 
sierung. James  Andrew  Wilson,  Putney,  Engl. 


Kl.  2lf.  129490.  Mehrfachgltlhlampe  mit  Glühkörpern 
aus  Leitern  zweiter  Klasse.  Alexander  Jay  Wurts, 
Henry  Noal  Polter  u.  M.  W.  Hanks,  Pittsburgh, 
Penns. 

Kl.  21b.  129563.  Verfahren  zur  Herstellung  homo- 

gener Röhren  aus  Schwcfelkupfer  für  thermoelektrische 
Elemente.  Eugene  Her  mite  und  Charles  Friend 
Cooper,  Paris. 

Kl.  21  f.  129687.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Fäden 
für  elektrische  Glühlampen.  Fritz  Dann  er  t,  Berlin, 
Spencrstr.  30. 

Kl.  I2i.  129825.  Apparat  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Fluor.  Sociltl  Poolenc,  frfcrcs  u. 
Maurice  Meslans,  Paris. 

Kt.  I2i.  129861.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Hydrosulfiten.  Dr.  Albert  Frank,  Char- 
lottenborg,  Leibnizstr.  80. 

Kl.  aif.  129856.  Einrichtung  zur  selbsttätigen  Ent- 
fernung von  Wasserstoff  aus  elektrischen  Glühlampen. 
Alf.  Siuding-L arsen,  Frederiksvaern,  Norw. 

Kl.  2if.  129896.  Fassung  für  Glühkörper  aus  Leitern 
zweiter  Klasse.  B.  M.  Drake  u.  Nernst  Electric 
Light  Limited,  Westminster,  London. 

Kl.  21h.  129779.  Elektrischer  Ofen  mit  metallischem 

Ofenmantel.  J.  Pradon,  Paris. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  2 1 f . 167448.  Elektrische  Bogenlampe  für  Licht- 

heil- und  andere  Zwecke  mit  Metallelektroden,  deren 
Kühlröhrchen  den  elektrischen  Strom  zuführen.  Robert 
Otto,  Berlin,  l.uisenstr.  22a. 

KL  21I1.  «67547.  Elektrischer  Heizofen  für  Wechsel- 

strombetrieb, bestehend  aus  einem  ringförmigen  Me- 
tall-Hohlkörper, welcher  unter  Zwischenlage  einer 
Isolierung  mindestens  eine  den  Wechselstrom  führende 
Spule  umschlicsst.  Elektrizitätsgesellschaft 
Alioth,  Münchenstein. 

KL  2lb.  168198.  Transportabler  Accumulator,  bei 
welchem  die  Gasfangvorrichtung  aus  dünnwandigen 
elastischen  Taschen  besteht.  M.  Wittgensteiner, 
Krefeld,  Hnchstr.  98. 

Kl.  21  f.  168284.  Mctallelektrode  mit  auswechselbarem 
Kopf  für  elektrische  Bogenlampen.  Robert  Otto, 
Berlin,  l.uisenstr.  22a. 

Kl.  21  h.  168700.  Heizkörper  für  Wechsclstrombetrieb 
mit  Eisenhohlringplatte,  welche  um  mindestens  eine 
mit  Isolierung  und  metallenem  Schutzmantel  versehene 
Stromspulc  hcrumgegossen  ist.  Elektrizitäts- 
gesellschaft Alioth,  Mflnch  ernte  in. 

Kl.  48a.  16810t.  Galvanische  Metalldekoralionen  auf 

Glas  und  keramischen  Gegenständen  mit  darauf  ge- 
ätzten oder  gravierten  Ansichten.  R.  F.  Albert, 
Haida,  Böhmen. 
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INHALT:  Utber  den  Ersatz  dt*  Mononatrxumsulfits  durch  Dinatrium  Sulfit  in  cyankalischen  Messingbädern.  l'on  Pr. 
W\  Pfanhauser  jr.  - Temperatur  und  Rendemeni  der  tltktrischtn  Oe  Jen.  Vom  Gustav*  Gin , — Geber  di * tUhtraiytisch* 
Rtduktion  aromatischer  und  fetter  Nitrohirper.  Von  Jok.  Möller.  (Schluss)  — Leitungszviderstand  bereu.  - Vermögen  von 
Metallen,  Legierungen  und  gelösten  Elektrolyten  Von  Rudolf  Me  wes.  — Referate.  — Patent- Besprechungen  — Allgemeines. 
— Bücher-  und  Zeitschriften-  Uebersiehi.  — Patent-  Geber  sicht  — Briefkasten. 


ÜBER  DEN  ERSATZ  DES  MONONATRIUMSULFITS  DURCH 
DENATRIUMSULF1T  IN  CYANKALISCHEN  MESSINGBÄDERN. 

Von  Dr.  IV.  Pfanhauser  jr. 


Im  Hefte  1 1 des  vorigen  Jahrganges 
dieser  Zeitschrift  bringt  Herr  Dr.  Armin 
Fischer  einen  kurzen  Artikel,  worin  er  an- 
giebt,  dass  das  in  dem  Werke  »Wilh.  Pfan- 
hauser, Elektroplattierung,  IV.  Auflage«  auf 
Seite  346  angeführte  Messingbad  nach  Pfan- 
hauser den  Anforderungen  nicht  entspricht, 
und  zwar  ist  Fischer  geneigt,  die  vermeint- 
liche Untauglichkeit  dem  Gehalte  an  NaHSO, 
zuzuschreiben,  welchen  die  Verfasser  als 
zweckdienlich  befanden. 

Herr  Dr.  Armin  Fischer  berechnet 
stöchiometrisch,  dass  sich  aus  den  im 
Originalbad  von  Pfanhauser  enthaltenen 
14  Gramm  Na,COs  calc.  und  den  20  Gramm 
NaHSOs  24  Gramm  Na,S03  bilden  müssten 
und  dennoch  ein  Ueberschuss  von  4 Gramm 
Na,C03  verbleiben  müsse. 

Wenn  nach  Fischer  anstatt  des  von 
Pfanhauser  angegebenen  Komponenten  dis 
Umsetzungsprodukt  angewendet  wird,  so  er- 
gäbe sich  eine  Hadformel,  wonach  ganz  vor- 
zügliche Resultate  zu  erzielen  seien,  während 
das  nach  Pfanhauser  bereitete  Messingbad, 
wie  sich  Herr  Dr.  Armin  Fischer  auszu- 
drücken beliebte,  bereits  nach  5 Minuten 
F.inhängedauer  auf  hochglanzpolierten  Zink- 
und  Eisenblechen  matte,  braunfleckige  Nieder- 
schlage lieferte. 


Es  sei  hier  bemerkt,  dass  ich  aus  einem 
Bade  in  der  von  Fischer  vorgeschlagenen 
Abänderung  überhaupt  keinen  mcssinggelben 
Niederschlag  erhalten  konnte,  sondern  Nieder- 
schläge sehr  variabler  Farbe,  sodass  man 
diese  nicht  für  Messing  erklären  möchte. 

Die  gleichen  Versuche,  welche  F'ischcr 
publizierte,  wurden  vor  Jahren  im  Labora- 
torium der  Firma  Wilh.  Pfanhauser  aus- 
geführt, doch  ergab  sich  die  Notwendigkeit, 
das  NaHS03  beizubehalten. 

Der  Grund  hierfür  liegt  in  der  gleich- 
zeitigen Abscheidbarkeit  des  Kupfers  und 
Zinks,  was  auch  meine  Ansicht  über  die 
Stromlinienstreuung,  welche  ich  in  No.  6$ 
der  Z.  f.  E.,  1901,  in  einer  Arbeit  veröffent- 
lichte, erklärte. 

Interessant  muss  dieMitteilung Fischers 
erscheinen,  dass  der  Zusatz  des  NaHSOs  beim 
Messingbade  gerade  die  umgekehrte  Wirkung 
hervorrufe,  wie  beim  cyankalischen  Kupfer- 
bade. Der  erfahrene  Galvanotechniker  weiss, 
dass  diese  beiden  Bäder  in  ihren  Eigen- 
tümlichkeiten sehr  nahe  stehen  und  F'ehler 
durch  fast  die  gleichen  Korrekturen  zu  be- 
heben sind.  Besonders  auffallend  ist  es,  dass 
gerade  dem  NaHSO,  dieser  Gegensatz  in 
der  Wirkung  zugeschoben  wird,  und  wäre 
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die  fachwissenschaftliche  Erklärung  dafür 
interessant  genug,  um  sie  zu  publizieren. 

Nicht  unerwähnt  will  ich  lassen,  dass  die 
Mehrzahl  der  Messingbäder  in  galvanischen 
Anstalten  nach  dem  von  Pfanhauser 
empfohlenen  Rezepte*)  arbeiten  und  auch 
die  Firma  J.  Gasterstaedt,  in  welcher  Herr 
Dr.  Armin  Fischer  thätig  ist,  seit  langer 
Zeit  ein  Bad  von  mehreren  100  Litern  Inhalt 
in  Verwendung  hat,  welches  bei  einer  Probe 
vor  der  Anschaffung  sich  als  das  best- 
geeignetste erwies  und  bisher  auch  anstands- 
los funktionierte. 

Man  kann  nur  annehmen,  dass  die  Ver- 
suche Fischers  noch  nicht  abgeschlossen 
sind,  denn  gerade  die  orientierenden  Arbeiten, 
welche  der  Galvanotechniker  anzustellen  hat, 
bevor  er  eine  Badformel  als  gut  zu  bezeichnen 
berechtigt  ist,  sind  nicht  in  wenigen  Tagen 
durchzuführen,  sondern  erfordern  eine  längere 

*)  Siehe  auch  Dr.  H.  Stockmeier,  Handbuch 
der  GalvnnostC£ie  und  Galvanoplastik.  Knapp,  Halle 
a.  S.,  1899. 


Beobachtung  der  Bäder,  denn  zumeist  stellen 
sich  Mängel  erst  im  Betriebe  heraus,  die  man 
im  Laboratorium  nur  allzu  leicht  übersieht. 

Wenn  aber  Herr  Dr.  Armin  Fischer 
angiebt,  dass  ein  nach  Pfanhauser  ange- 
setztes Messingbad  schon  nach  5 Minuten 
braune  Flecke  zieht,  d.  h.  schlecht  arbeitet, 
so  ist  zu  vermuten,  dass  er  andere  Präparate 
gewählt  hat  als  die,  die  der  Galvanotechnikcr 
verwendet. 

Herr  Dr.  Armin  Fischer  wird  wohl  Ge- 
legenheit nehmen,  zu  berichten,  wie  die 
Lösung  ausgesehen  hat,  wenn  sie  nach  An- 
gabe l’fanhausers  bereitet  wurde,  auch  wird 
er  angeben  können,  welches  die  elektro- 
chemischen Daten  waren,  die  bei  seinen  Ver- 
suchen mit  dem  Pfanhauser’schen  Bade  in 
Anwendung  kamen.  Einen  weiteren  Punkt 
in  der  Aufklärung  dürfte  auch  die  Analyse 
des  aus  dem  abgeänderten  Bade  erhaltenen 
Mcssings  ergeben. 

Elcktrochem.  Lab.  d.  Fa.  Wilh.  Pfanhauser, 
Wien. 


TEMPERATUR  UND  RENDEMENT  DER  ELEKTRISCHEN  ÖFEN. 

Von  Gustave  Gin. 


Im  Jahre  1898  habe  ich  die  erste  Formel 
inbezug  auf  die  Temperatur  derjenigen  elek- 
trischen Oefen  aufgestellt,  deren  Lichtbogen 
in  einer  Umgebung  glühte,  die  genügend 
undurchlässig  war,  sodass  man  die  Erhitzung 
als  adiabatisch  betrachten  konnte. 

Nehmen  wir  nun  an,  dass  der  Cylinder 
aus  gasförmigen  Stoffen,  welcher  als  eine 
Verbindung  beider  Elektroden  anzunehmen 
ist,  als  ein  Leiter  im  gewöhnlichen  Sinne  zu 
betrachten  sei. 

Es  seien  dann  1 und  s seine  Länge  resp. 
sein  Durchmesser  (den  wir  gleich  demjenigen 
der  Elektroden  setzen),  p sei  sein  Wider- 
stand und  c seine  spezifische  Wärme,  be 
zogen  auf  die  Volumeneinheit. 

Es  ist  dann  die  in  der  Zeiteinheit  in 
Wärme  umgewandelte  Energie  = RI’,  und  die 
entsprechende  Menge  der  Warme  selbst  ist: 


W enn  der  Lichtbogen  durch  Körper  be- 
grenzt ist,  welche  eine  vollkommen  wärme- 
undurchlässige Schicht  bilden  (adiabatische 
Erhitzung),  so  würde  man  erhalten 

I(i)*pls-clst. 


Daraus  folgt,  dass  die  Temperatur  des 
Lichtbogens  in  dem  Masse  wachsen  würde, 
wie  das  Quadrat  der  Stromdichte,  ferner 
folgen  hieraus  die  Beziehungen  zwischen  dem 
Widerstand  und  der  spezifischen  Wärme,  be- 
zogen auf  Volumeneinheit  der  Atmosphäre 
des  Bogens.  Die  obenstehende  Formel  lässt 
sich  ebensowohl  dann  anwenden,  wenn  die 
Masse,  welche  den  Raum  zwischen  den 
Elektroden  ausfüllt,  flüssig  ist  oder,  mit 
anderen  Worten,  wenn  es  sich  um  einen 
Ofen  mit  Widerstandserhitzung  handelt. 

Unter  der  letzteren  Voraussetzung  ist 
noch  zu  bemerken,  dass  die  Grenztemperatur, 
bei  welcher  die  Reaktionen  im  elektrischen 
Ofen  vor  sich  gehen,  dieselbe  ist,  wie  die, 
bei  der  die  dem  Strom  unterworfenen  Körper 
oder  Gemische  in  Fluss  geraten. 

Es  ist  nämlich  stets  zu  bedenken,  dass 
sowohl  p wie  c mit  der  Temperatur  variabel 
sind,  und  in  dem  Masse,  in  welchem  die 
letztere  im  Ofen  steigt,  vermindert  sich  p, 
während  C an  Wert  wächst.  Demnach  ist 
0 

der  Ausdruck  die  bei  der  Temperatur  e ein- 
tretende verminderte  Temperaturerhöhung. 

Die  Berechnung  der  Temperatur  eines 
elektrischen  Ofens  unter  Zugrundelegung 
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eines  Ofens  mit  Widerstandserhitzung  ist  ein 
sehr  verwickeltes  Problem,  doch  ist  es 
möglich,  wenigstens  eine  annähernde  Lösung 
zu  geben,  wenn  man  gewisse  Thatsachen  als 
gegeben  annimmt. 

Es  seien  in  Gramm-Kalorien  und  be- 
zogen auf  die  Gewichtseinheit  der  Körper,  die 
der  Wirkung  des  Stromes  unterworfen  sind : 
C,  = die  mittlere  spezifische  Wärme  in 
gewöhnlichem  Zustand, 

Cf  = die  latente  Schmelzwärme, 

Ci  = die  mittlere  spezifische  Wärme  in 
flüssigem  Zustand, 

EJ=t,t61P  (C.Tf-J-  Cr  — (- 

Von  diesen  Ausdrücken  kann  man  T, 
annähernd  ableiten  mit  einer  Wahrscheinlich- 
keit, die  nicht  sehr  zufriedenstellend  ist,  doch 
kann  dieselbe  gleichzeitig  und  besser  dazu 
dienen,  eine  annähernde  Bestimmung  von  KI 
zu  geben. 

Es  lässt  sich  nämlich  diese  Formel  be- 
deutend vereinfachen,  indem  man  die  ge- 

EJ=l,l6[P(C,+  Q 

und  das  Rendement  der  Ausnützung  im 
Ofen  ist 

P[C,  + Q+  Ci  (T,  — Tf)] 

I»[C,  + C,  + C,  (T,  - Tr)]  + KT, 
die  man  durch  die  Formel 
1 


] J - ‘I 

1-p[C(  + C,  + C,  (T,  — T,)] 

ausdrücken  kann. 

Diese  Formel  zeigt,  dass  das  Rendement 


C„  = die  durch  die  chemischen  Vorgänge 
absorbierte  Wärme. 

Es  seien  ferner: 

P — das  Gewicht  der  während  der  Zeit- 
einheit behandelten  Substanz,  während 
der  Ofen  in  vollem  Gange  ist, 

Tf,  T,  = die  Schmelztemperatur  und  die 
Temperatur  des  Reaktionsvorganges, 

1 — die  Gesamtoberfläche  der  ausstrahlen- 
den  Teile  des  Ofens. 

So  erhält  man 

C,  (T,  - T,)  -f  C,)  + KEST.l 

samte  Schmelzwärme  Cf  in  dieselbe  einführt, 
und  indem  man  durch  K noch  den  Aus- 
druck K£S  substituiert,  der  eine  charakte- 
ristische Konstante  des  angenommenen 
Ofens  ist. 

Die  in  Betracht  kommende  Leistung  im 
Ofen  ist  dann 

+ C,  (T,  - T,))  -f  KT,j 

der  Ausnutzung  des  Ofens  sich  mit  der 
Reaktionstemperatur  vermindert  und  sich  hin- 
gegen mit  Cf  und  C,  vermehrt,  d.  h.  mit  der 
Umwandlung  der  den  Veränderungen  der 
physikalischen  und  chemischen  Zustände  ent- 
sprechenden Energie.  Ein  gewöhnliches,  folge- 
richtiges Denken  würde  genügen,  um  zu  be- 
greifen, dass  der  Teil  der  aufgewendeten 
Energie,  welche  sich  in  wahrnehmbare  Hitze 
umwandelt,  genau  derselbe  ist,  wie  derjenige, 
dem  die  Erscheinungen  der  äusseren  Aus- 
strahlungen ihre  Entstehung  verdanken. 


ÜBER  DIE  ELEKTROLYTISCHE 
REDUKTION  AROMATISCHER  UND  FETTER  NITROKÖRPER. 

Von  Joh.  Möller.  (Sehlun.) 


Um  sich  eine  Anschauung  über  das 
Wesen  dieser  Reaktion  zu  bilden,  stellte 
Chilesotti  mehrere  Versuche  an,  welche 
ergründen  sollten,  ob  der  Nitrokörper  oder 
Zwischenphasen  der  Reduktion,  wie  Nitroso- 
und  Hydroxylaminkörper,  durch  den  Metall- 
schlamm reduziert  werden  und  so  Veran- 
lassung zur  Bildung  des  Amins  geben. 
Letztere  könnten  ja  unter  Umständen  in  Be- 
rührung mit  oxydierbaren  Substanzen,  wie  es 


im  vorliegenden  Falle  das  Metall  ist,  mit 
grosser  Geschwindigkeit  zum  Amin  reduziert 
werden.  Aus  den  Ergebnissen  dieser  Ver- 
suche war  dann  unmittelbar  darauf  zu 
schliessen,  ob  bei  der  Reduktion  dem  Strome 
nur  die  Arbeit  obliegt,  die  Metalle  nieder- 
zuschlagen, welche  dann  rein  chemisch  die 
ganze  Reduktion  besorgen,  oder  ob  auch 
primär  durch  den  Strom  Reduktionsphasen 
gebildet  werden,  welche  nun  ihrerseits  der 
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reduzierenden  Einwirkung  des  Metalles  unter- 
liegen und  das  Amin  bilden. 

Chile  sotti  beobachtete  nun  den  re- 
duzierenden Einfluss  von  Kupferschlamm  so- 
wohl auf  den  Nitrokörper  wie  aui  die  Nitroso- 
und  Hydroxylaminverbindung.  Es  ergab  sich, 
dass  bei  der  chemischen  Reduktion  des  Nitro- 
benzols mit  Kupferschlamm  in  alkoholisch- 
salzsaurer Lösung  der  grösste  Teil  derselben 
unverändert  blieb,  während  Phenylhydroxyl- 
amin, unter  analogen  Bedingungen  reduziert, 
in  kurzer  Zeit  grösstenteils  in  Anilin  über- 
geführt wurde.  Auch  ohne  Anwesenheit  von 
Alkohol,  welcher  ja  möglicherweise  eine  so 
reaktionsfähige  Substanz  wie  das  Phenyl- 
hydroxylamin an  und  für  sich  schon  redu- 
zieren konnte,  wurde  dasselbe  Resultat  er- 
zielt. Die  Amlinbildung  war  also  nur  der 
Wirkung  des  Kupferschlammes  bei  Gegen- 
wart von  Salzsäure  zuzuschreiben,  denn  bei 
Abwesenheit  desselben  resultierte  unter  den 
gleichen  Bedingungen  o-  und  p-Chloranilin, 
welche  aus  Phenylhydroxylaroin  durch  die 
Salzsäure  entstanden  waren. 

Hiermit  war  also  der  Beweis  geliefert, 
dass  Phenylhydroxylamin  durch  fein  verteiltes 
Kupfer  bei  Gegenwart  von  Salzsäure  sehr 
schnell  zu  Anilin  reduziert  wird. 

Aus  Nitrosobenzol  entstand  bei  der 
Reduktion  mit  Kupferschlamm  auf  dieselbe 
Weise  Anilin  und  nebenbei  Azoxy-  und 
Azobenzol.  Die  Reduktion  verlief  mithin 
nicht  so  schnell,  dass  dem  noch  übrigen 
Ausgangskörper  nicht  die  Zeit  gegeben 
wurde,  mit  seinen  Reduktionsprodukten,  wie 
Phenylhydroxylamin,  zu  Azoxybcnzol  zu- 
sammenzutreten und  weiterhin  Azobenzol  zu 
bilden.  Chilesotti  konnte  bei  der  Aus- 
führung der  vorher  erwähnten  Elektrolysen 
weder  das  Auftreten  von  Azoxy-  noch  Azo- 
körper  bemerken,  so  dass  also  die  Einwirkung 
der  Metalle  aul  den  Nitrosokörper  ebenso- 
wenig wie  auf  den  Nitrokörper  zur  Er- 
klärung der  Erscheinungen  in  Betracht 
kommen  konnte,  wenn  es  sich  dabei  um 
Kupfer  oder  Eisen  handelte.  Die  Verwendung 
von  Zinn-  und  Chromsalzen  resp.  von  Blei- 
oder Zinkkathoden,  modifiziert  die  An- 
schauung, da  diese  Metalle  an  und  für  sich 
Nitrokörper  mit  grosser  Geschwindigkeit  re- 
duzieren. 

Chilesotti  fasst  nun  den  Verlauf  der 
Vorgänge  bei  dem  Boehri nger'schen  Ver- 
fahren zur  elektrolytischen  Reduktion  aroma- 
tischer Nitrokörper  zu  den  betreffenden 
Aminen  bei  Gegenwart  von  Kupfer-  und 
Ferrisalzen  derart  auf,  dass  der  Nitrokörper 
zunächst  elektrolytisch  zum  Hydroxylamin- 
derivat reduziert  und  zugleich  schwammiges 


Kupfer  auf  der  Kathode  niedergeschlagen 
resp.  Ferrosalz  gebildet  wird.  letztere  re- 
duzieren, wie  aus  den  erwähnten  Versuchen 
hervorgeht,  während  der  Elektrolyse  den 
Hydroxylaminkörper  auf  rein  chemischem 
Wege  mit  grosser  Geschwindigkeit  zum  Amin 
und  gehen  dabei  zugleich  wieder  in  das 
Kupfer-  resp.  Ferri-Ion  über,  welche  sich  nach 
Abgabe  ihrer  elektrischen  I.adung  an  der 
Kathode  niederschlagcn  und  aufs  neue 
dem  Hydroxylaminkörper  darbieten.  Eine 
oftene  Frage  bleibt  vor  der  Hand,  ob  neben 
dieser  sekundären  Reaktion  der  Reduktion 
des  Hydroxylaminkörpers  durch  das  Kupfer 
oder  das  Ferrosalz  eine  primäre  Reduktion 
desselben  durch  den  Strom  erfolgt. 

W’enn  nun  auch  diese  Anschauung  bei 
Anwendung  von  Zinn-  und  Chromosalzen 
resp  Zink-  und  Bleikathoden  modifiziert  wird, 
da  diese  Metalle  zum  Unterschied  von  Kupfer 
oder  Ferrosalz  mit  grosser  Geschwindigkeit 
direkt  Nitrokörper  reduzieren,  so  darf  doch 
nicht  angenommen  werden,  dass  bei  Gegen- 
wart dieser  Metalle  die  Arbeit  des  Stromes 
nur  im  Niederschlagen  der  letzteren  besteht. 
Der  Strom  kann  vielmehr  auch  hier  primär 
den  Nitrokörper  reduzieren  und  Hydroxyl- 
amine bilden,  welche  dann,  wie  auch  der 
Nitrokörper,  auf  chemischem  Wege  durch 
die  niedergeschlagenen  Metalle  reduziert 
werden  können. 

Wie  aus  den  Verfahren  zur  elektro- 
lytischen Reduktion  aromatischer  Nitrokörper 
von  Boehringer  & Söhne  und  von  Elbs 
& Silber  mann  hervorgeht,  sind  dieselben 
so  miteinander  im  Prinzipe  verwandt,  dass 
die  Vorgänge  bei  beiden  durch  die  Chile- 
sotti'schc  Deutung  der  Erscheinungen  ihre 
Erklärung  finden  können. 

Elektrolytische  Reduktion  ln  alkalischer 
Lösung. 

Die  elektrolytische  Reduktion  der  Nitro- 
körper in  alkalischer  Lösung  wird  in  der 
Regel  so  ausgeführt,  dass  eine  Auflösung 
oder  Suspension  derselben  in  wässeriger  oder 
alkoholischer  Kali-  resp.  Natronlauge,  oder 
auch  an  Stelle  der  letzteren  Ammoniak  unter 
Verwendung  von  Platin,  Blei,  Quecksilber-, 
und  Eisenkathoden  als  Kathodenflüssigkeit 
der  Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzt  wird. 
— Anstatt  der  freien  Lauge  benutzen  Elbs 
und  Kopp  Natriumacetat,  welches  sie  in  ge- 
ringer Menge  der  Kathodenflüssigkeit  zu- 
setzen; letzteres  hat  den  Vorteil,  dass  die 
Diaphragmen  selbst  in  der  Siedehitze  nicht 
angegriffen  werden,  ferner  können  auch  viel 
höhere  Stromdichten,  als  bei  der  alkalischen 
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Reduktion  sonst  üblich  war,  in  Anwendung 
kommen.  Die  Lösung  ist  anfänglich  neutral 
und  wird  allmählich  im  Laulc  der  Klcktrolvse 
alkalisch  (Ztschr.  f.  Kl.  189k,  108).  Dieses 
Verfahren  hat  sich  für  die  elektrolytische 
Reduktion  aromatischer  Nitrokorper  ausser- 
ordentlich bewahrt,  da  es  gestattet,  die  Re 
duktion  mit  guter  Strom-  und  Materialaus- 
beute glatt  bis  zu  einer  bestimmten  l’hase 
durchzufuhren. 

Als  Reduktionsphasen  in  alkalischer 
Losung  sind  Nitroso-,  Hydroxylamin-,  Azoxy, 
Azo-,  Hydrazoverbindungen  und  Amme  beob- 
achtet worden. 

So  erhielt  Häusscrmann  (Client.  Ztg. 
1893,  129)  bei  der  elektrolytischen  Reduktion 
des  Nitrobenzols  in  alkoholisch-alkalischer 
Losung  mittelst  Kiscnkathodc  der  Hauptsache 
nach  Hydrazobenzol  C„H  . NH  — NH  ■ C.H., 
ebenso  aus  o-Nitrotoluol  o-Hydrazotoluol 
CH,  ■ C,H,NH  — Nil  C.H,  CH,  und  aus 

(2)  (I)  (2) 

o-Nitroamsol  NO,  C„H,  CH,0  o- Azoxy - 

(I)  (2) 

amsol  CI  1,0  C.I  l,N  7 ° x N • C.l  I,  OCH, 
(2)  («>  (2) 
neben  o-Hydrazoamsol 

CH,0  • C,H,NH  — NH  • C.H,  OCH,- 

(2)  (0  (2) 

(Chem  Ztg  1893,  209.) 

Lob  erhielt  bei  der  Reduktion  von 
Nitrobenzol  in  alkoholisch-ammoniakalischer 
Losung  mittelst  l’latinelektrodcn  Azobenzol 
und  Hydrazobenzol  (Ztschr  f.  El.  1897,  47t), 
ferner  in  sehr  verdünnter  Alkalilauge  suspen- 
diert mit  Nickelkathode  Azoxybenzol  als  fast 
ausschliessliches  Produkt  (Ztschr.  f.  Kl  1900, 


337-)  Elbs  reduzierte  Nitrobenzol  in  alkoho- 
lischer Kalilauge  unter  Verwendung  von  Blei 
oder  Quecksilberkathodcn  und  erhielt  dabei 
nur  Azo  und  Azoxybenzol,  letzteres  in 
grosserer  Menge.  (Chem.  Ztg.  17,  209  to.) 
In  derselben  Werse  entstand  aus  p-Nitrotoluol 
p-Azoxytoluol 

CH,  C,H,N/0sN  C.H,  CH, 

(4)  (1)  (4) 

und  p-Azotoluol  CH, -C,H,N  = NQH,-CH„ 
(4)  (0  (41 

jedoch  aus  o-Nitrophenol  NOt-C,H,*OH 

(0  (*) 

o-Amidophenol  NH,  C,H,  ■ OH.  Bei  der 

(')  (2) 


elektrolytischen  Reduktion  des  o-,  p-Dinitro- 
phenols  in  alkoholisch -alkalischer  Lösung 
entstanden  nach  Elbs  o-,  p-Amidonitrophenol 
und  o-,  p-Diamidophenol.  (Journ.  f.  prakt. 
Chem.  43,  39.) 

OH  -CH  < (2)  OH . r-  1 1 ^ NO,  (4) 

OH-C.H,  < NOl(4)-OH  C.H.  < nh, (2) 

o-,  p-Dinitrophenol  o-,  p-Amidonitrophenol 
nn  r u ^ NH,  (2) 

(t)  C*H*  < NH,  (4) 

o-,  p-Dianudophcnol 


Lob  beobachtete  ferner  die  Reduktions- 
erscheinungen bei  der  Reduktion  der  Nitro- 
phenole  und  Nitrobenzoesäuren  in  wässerig 
alkalischer  Losung  und  fand,  dass  die  Nitro 
phenole  glatt  Amidophenole,  die  Nitro- 
benzoesauren  jedoch  Azo-  resp  Azoxy-  und 
Hydrazokorper  lieferten  (Ztschr.  f.  El.  1896, 
529  ) 


o Nitrophcnol  NO,  - C.H,  OH  — ► o-Amidophenol  NH,  • C.H,  OH. 

(')  (2)  (0  (2) 

p-Nitrophenol  NO,  C.H,  OH  ->  p Amidophenol  NH,  C,H,  • OH. 

(')  (4)  u)  :4) 

o-Nitrobenzoesaure  NO,  ■ C.H,  - COOH 

(0  (2) 

-*•  o- Azoxybcn/oesaurc  COOH  C„H,N  ' N'C',11,  • COOH 

(2)  (0  (2) 

— *■  o-Hydrazobenzocsaure  COOll  C.H,  • Nil  — NH  C.H,  ■ COOH. 

(2)  (I)  (2) 

m-Nitrobenzocsaure  NO,  C,H,  COOll  — »-mAzobenzocsaure  COOH  -C,H,N  — N C.H, -COOI 1 

(')  (3)  (3>  H)  (3> 

p-Nitrobenzoesaure  NO,  - C.H,  - COOll 

(«)  (4) 

-*■  p-Azobenzoi  saure  COOH  • C.H,  ■ N = N UHi-COOll. 

14)  (l)  (4) 

Kaufl'mann  und  Hof  (Chem.  Ztg.  1896,  scher  Losung  m Azobenzylalkohol  und 
2421  erhielten  bei  der  elektrolytischen  Ke-  m Azobenzocsaure, 
duktion  des  m-Nitrobcnzylalkohols  in  alkah- 
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NO,  • C„H,  • CH, OH  CH, OH  • C,H,N  = N • C,H.  CH,  - OH 

(i)  (3)  (3)  (i)  (3) 

m-Nitrobenzylalkohol  m-Azobenzylalkohol 

ferner  aus  m-Nitrobenzaldehyd  ebenfalls  die  achtung  veranlasste  Lob,  eine  direkte  Elektro- 

letzteren  beiden  Körper.  Die  Bildung  des  synthese  von  gemischten  Azokörpern  anzu- 

Azoalkohols  und  der  Azosäure  ist  dabei  auf  streben,  indem  er  die  Komponenten  der  ge- 

die  Einwirkung  des  Alkalis  auf  den  Nitro-  wünschten  Verbindungen  in  äquimolekularen 

benzaldehyd  insofernzurückzutuhren,  alsdieser  Verhältnissen  unter  bestimmten  Bedingungen, 

zunächst  durch  dasselbe  in  Nitrobenzylalkohol  welche  das  Zusammentreten  der  Reste 

und  Nitrobenzoesäure  gespalten  wird,  welche  während  der  Azophase  ermöglichen,  redu- 

letztere  dann  der  elektrolytischen  Reduktion  zierte.  Die  Reaktion  gelang  auf  diese  Weise 

unterliegen.  Lob  erhielt  bei  der  Reduktion  mit  m-Nitrobenzoesäure  und  p-Nitrotoluol, 

des  m-Nitrobenzaldehydes  ebenfalls  m-Azo-  m-Nitrobenzolsulfosäure  und  m-Nitrobenzoe- 

benzylalkohol  und  m-Azobenzoesäure  (Ztschr.  säure,  p-Nitranilin  und  m-Nitrobenzoesäure, 

f.  El.  1899,  456),  als  Hauptprodukt  aber  p-\itranilinsulfonsäure  und  m-NitrobenzoI- 

m-Azobenzoesäurebenzylalkohol  säure,  p-Nitrodimethylanilin  und  m-Nitro- 

COOH  ■ C,HtN  = N • QH4  • CH,OH,  benzoesäurc,  o-Nitrotoluol  und  Nitrobenzol. 

(3)  (1)  (3)  Die  gemischten  Azokörper,  welche  dabei 

einen  gemischten  Azokörper.  Diese  Beob-  entstanden,  sind  folgende: 

Azo-p-Toluol-m-Benzoesäure  CH,  • Cr,H,N  >=»  N ■ C«H,  COOH, 

(4)  (0  (3) 

m-Sulfo-m-Azobenzoesäure  SO,H  ■ C,H,  ■ N =>  N • QH,  • COOH, 

(3)  (1)  (3) 

Azo-p-Amidobenzol-m-Benzoesäure  NH,  ■ C„H,  • N = N • C„H,  • COOH, 

(4)  (•)  . (3) 

Azo-p-Amidosulfo-m-Benzoesäure  NH,  • SO,H  ■ C„HS  • N = N • C,H,  • COOH, 

(4)  (0  (3) 

CH 

Azo-p-Dimethylamidobenzol-m-Henzocsaure  ru*  > N • C„H4  • N = N • C,*H4  • COOH  und 

c * (4)  (0  (3) 

o-Methylazobenzol  CH,  • C6H,  • N = N • C,H,. 

(*)  (1) 

Es  gelang  also,  Azoverbindungen  her-  sogar  quantitativ,  zu  erhalten.  Amine 
zustellen,  bei  welchen  die  Substituenten  in  traten  seltener  auf.  Während  die  m-Nitro- 
beliebiger  Stellung  zur  Azobindung  stehen,  körper  stets  Azoderivate  lieferten,  gaben 
während  nach  dem  Griess' sehen  Verfahren  einige  o- und  p-Nitroverbindungen  die  Amine 
nur  in  der  Ortho-  und  Parastellung  sub-  als  einziges  Produkt.  Diese  Thatsache  findet 
stituierte  Azokörper  erhalten  werden  können,  ihre  Erklärung  darin,  dass  die  Nitroso-  oder 
Die  Gesellschaft  für  chemische  Industrie  Hydroxylaminderivate,  welche  ja  alsZwischen- 
in  Basel  erhält  durch  elektrolytische  Re-  stufen  der  Reduktion  stets  vorübergehend 
duktion  einer  alkalischen  Lösung  der  gelben  in  der  Lösung  sich  befinden,  bereits  vor  der 
Kondensationsprodukte  der  p-NitroluoIsuIfo-  Bildung  des  Azoxykörpers  einer  anderen 
säure  CH,  ■ C,H,  • NO,  HSÖi , welche  aus  Reaktion  unterliegen.  Da  der  Azoxykorper, 
(4)  (1)  wie  aus  den  Haber’schen  Untersuchungen 

Azoxystilbendisulfosäure,  Azostilbendisullo-  (loc.cit.)  hervorgeht,  durch  weitere  Reduktion 
säure  und  Dinitrostilbendisulfosäure  bestehen,  die  Bildung  des  Hydrazo-  und  fernerhin  des 
mit  Kathoden  aus  Platin,  Nickel  und  Eisen  Azokörpers  veranlasst,  so  können  diese 
orange  Farbstoffe.  natürlich  ebenfalls  nicht  auftreten.  Zur  Er- 

Wie  bereits  erwähnt,  führt  Elbs  die  klärung  dieses  abweichenden  Verhaltens  wird 
elektrolytische  Reduktion  aromatischer  Mono-  angenommen,  dass  die  bei  der  Reduktion 
Nitrokörper  in  schwach  alkalischer,  anfangs  intermediär  auftretenden  Nitroso-  resp.  Hy- 
neutraler  Lösung  aus,  indem  er  der  Kathoden-  droxylaminderivate  einiger  o-  und  p-Nitro- 
flüssigkeit  an  Stelle  der  sonst  üblichen  Verbindungen  in  Chinonderivate  libergehen. 
Alkalilauge  Natriumacetat  zufügt.  Es  gelang  So  entsteht  beispielsweise  aus  p-Nitranilin 
auf  diese  Weise,  je  nach  der  Dauer  der  NH,  ■ C,H,  • NO,  das  zugehörige  p-Nitroso- 
Stromeinwirkung  Azo-,  Azoxy-  und  Hydrazo-  (1)  (4) 

Verbindungen  in  guter  Ausbeute,  zuweilen  anilin  NH,  ■ C6H4  ■ NO  resp.  Hydroxylamin 

(0  (4) 
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NH,  • C.H,  • NH(OH),  welche  sich  in  Chinon- 

')  (4) 

tliimid  NH  =*  C.H,  -=  NH  oder  Chinonimid 

(0  (4) 

oxim  NH  =■  C.H,  = NOH  umlagern. 

('»  (4) 

0 NH,  C.H,  • NH(OH)  = H,0  + NH 

0)  (4)  (i) 

p-Hydroxy  laminanilin 

=>  C.H,  - NH. 

(4) 

Chinondiimid 

l)  NH,  C.H,  NO  = NH  = C.H,  = NOH. 
(0  (4)  («)  (4) 

p-Nitrosoanilin  Chinoninudoxim 
Das  Chinondiimid  resp.  Chinonimidoxiin 
wird  dann  weiter  zu  p-l'henylendiamin  re- 
duziert. 

i)  NH-C.H,  -NH  + aH 

(I)  . (4) 

Chinondiimid 

= NH,  C.H,  NH, 

(i)  (4) 

p-Phenylcndiamin. 
i|  NH  = C.H,  — NOH  + 4 H 

0)  (4) 

Chinoninudoxim 
= H.O  + NH,  C.H,  NH,. 

0)  (4) 

p-l’henylendiamin. 

Analog  verhaltensicho-Nitranilin.o-Nitro- 
phenol  und  p-Nitrophenol.  Letztere  jedoch 
nur,  wenn  das  Hydroxyl  keine  Alkylgruppe, 

welche  die  Chinonbildung  verhindert,  enthalt. 

So  geht  z.H.  o-NitrophenoI  OH  C.H,  NO, 

(0  (2) 

zunächst  in  o-Nitrosophenol  OH  • C.H,  ■ NO 

(0  (2) 


oder  den  Hydroxylaminkorper 

OH  - C.H,  ■ NH(OH; 

(0  (2) 

über,  welche  sich  in  Chinonderivate  um- 
lagern. 

l ) OH  - C.H,  NO  = O - C.H,  = NOH 
O)  (2)  (i)  (2) 

o-Nitrosophenol  Chinonoxim 

2 1 OH  • C.H,  NH(OH)  = H.O 

(0  (2) 

+ O “ C.H,  - NH. 

(0  (2) 

Chinonimid 

Durch  weitere  Reduktion  entsteht  aus 
letzteren  o-Amidophenol 

1)  O “ C.H,  - NOH  + 4 H 

(•)  (2) 

Chinonoxim 

*»  H,0  + OH  • C*H4  NH, 

(I)  (2) 

o-Amidophenol 

2)  O = C.H,  = NH  4-  2 H «=  OH  • C.H,  ■ NH, 
(1)  (2)  (1)  (2) 

Chinonimid  o-Amidophenol. 

Alkylierte  Phenole  liefern  dagegen  Azo- 
kbrper.  So  o-Nitroanisol  CH,0-C,H, -NO» 
(')  (2) 
o-Azoxyanisol  und  weiterhin  o-Hydrazo-  und 
o-Azoanisol.  Es  treten  hier  also  Hydroxyl- 
amin- und  Nitrosokörper  in  bekannter  Weise 
zum  Azoxykörper  zusammen: 
i CII,  -OC,H,  NH(OH)+NO  C.H,  OCH, 
(i)  (2)  (2)  (i) 

o-Hydroxylaminanisol  o-Nitrosoanisol 

= 1 1,0 +CH.O  • C.H,  • N-C.H,  ■ OCH, 

(■)  (2)  (I) 

o-Azoxyanisol. 


2)  CI  1,0  -C.H,  -N  / °>_  N • C.H,  - OCH, +4  H = H,0-f-CH,0 -C.H,  NH  — NH  C.H,  OCH, 

(«)  (2)  (0  (I)  (2)  (i) 

o-Azoxyanisol  o-Hydrazoanisol 

3)  nach  Naber's  Anschauungen  über  die  Azobenzolbtldung  in  alkalischer  Losung  (loc.  cit.) 

3 CH.O  C.H,  NH  — NH  C.H,  OCH,  -f  2 CH.O  C.H,  NO, 

(')  (2)  (i)  (0  (2) 

o-Hydrazoanisol 

= 3 H.O  + 2 C,H,0  C.H.  N ' ° s N C.H,  OCH»  -f  3 CH.O  C.H,  N = N C.H.  OCH, 

(2j  (0  (t)  (2)  III 

o-Azoxyanisol  o-Azoamsol 


Ortho-  und  Paranitroamine,  in  denen 
die  Amidogruppe  Saurereste  enthalt,  ver- 
halten sich  ebenso,  weil  ihre  Nitroso-  und 
Hydroxylaminverbindungen  nicht  im  Stande 
sind,  sich  zu  Chinonderivaten  umzulagern. 


So  resultiert  z.  H.  aus  p -NitrobenzoyldiphenyL 
amin 


CH  CO  Nt'M-NO« 

l.H.CU  (4)  (|) 


p Azoxydibenzoyldiphcnylamm 


CJI. 

C.II.CO 


> N 

14) 


CJI.N 


< 1 


N 


0) 


CJI. 


v -CJI. 

, * C.H, CO 
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durch  Kondensation  der  Nitroso-  und  Hy- 
droxylaminverbindung. 

Alkylierte  p-  oder  o-Nitroamine  gehen 
jedoch  durch  Reduktion  in  die  betreffenden 
Diamine  über,  weil  der  intermediären  Bildung 
von  Chinonderivaten  nichts  entgegensteht. 


Demnach  liefert  z.  B.  p-Nitrodiphenyl- 
amin  ^'".1^'  > N ■ C,H,  ■ NOä  p- Amidodiphe- 
(4)  (t) 

nylamin,  > N • C.H,  • NH,  wie  folgt: 

(4)  (I) 


la) 


2a) 


i b) 


2 bi 


C,IH  > N ■ C.H,  ■ NO  = N • C,HS  = C.H,  = NOH 
(4)  W 0) 

p-Nitrosodiphenylamin  Phenylchinonimidoxim 

C,!?i  > N ■ C.H,  • NH(OH)  = H,0  + N C.H,  = C.H,  = NH 
(4)  (0  (4)  («) 

p-Hydroxylamindiphenylamin  Phenylchinondiimid 

N C.H,  - C.H,  = NOH  + 4ll  = H,0  + C,t*S  > N C.H,  ■ NH, 
(4,1  (1)  (4)  (i) 

Phenylchinonimidoxim  p-Amidodiphenylamin 


N • C.H,  = C.H,  = NH  + 2 H = C,1?i  > N • C.H,  ■ NH, 
C4)  (I)  (4)  (i) 

Phenylchinondiimid  p-Amidodiphenylamin 


Aus  dem  Vorstehenden  geht  nun  auch 
hervor,  weshalb  disubstituiertc  ni-Nilrovcr- 
bindungen  stets  Azokörper  liefern,  dieselben 
sind  eben  nicht  befähigt,  Chinondcrivate  zu 
liefern. 

Elbs  und  seine  Schüler  unterwarfen 
eine  grössere  Anzahl  von  Mononitrokörpern 
der  elektrolytischen  Reduktion  in  schwach 
alkalischer  Lösung  nnd  erhielten  in  den 
meisten  Fällen  Azoxy-,  Hydrazo-  und  Azo- 
körper in  guter  Ausbeute,  seltener  Amine 
und  fast  nie  schlecht  definierte  Produkte. 
So  resultierten  Azo-,  Azoxy-,  Hydrazokorper 
zuweilen  neben  mehr  oder  weniger  Amin 
aus  folgenden  Nitrokörpcrn : 

Nitrobenzol,  o-Nitrotoluol,  m-Nitrotoluol, 
p-Nitrotoluol,p-Nitro-o-Xylol,p-Nitro-m-Xylol, 
o-Nitrobenzylanilin,  p-Nitrobenzylanilin,  Nitro- 
tolylaminopheny  Imcthan,  Nitroleukomalachit- 
grun,  o-Nitrodiphenyl,  p-Nitrodiphenyl,  o- 
Chlornitrobenzol,  m-Chlornitrobenzol,  p-Chlor- 
nitrobenzol,p-Dichtornitrobenzol,o-Bromnitro- 
benzol,  m-Bromnitrobcnzol,  m-Jodnitrobenzol, 
p-Jodnitrobenzol,  o- Chlor- m-Nitrotoluol,  o- 
Chlor-p-Nitrotoluol,  p-Chlor-o-Nitrotoluol,  p- 
Chlor-m-Nitrotoluol.Nitrobenzol-m-Sulfosäure, 
o Nitrotoluol-p-Sulfosäure,  p-Nitrotoluol-o- 
Sulfosäure,  o-Nitrophthalsaure,  m-Nitrophthal- 
säure,  m-und  p-Nitrobenzonitril,  m-Nitroanilin, 
m-Nitro-p-Toluidin,  m-Nitro-o-Toluidin,  m- 


Nitromethylanilin,  m-Nitrodimethylanilin,  m- 
Nitrodimethyl-o-Toluidin,  p-Nitroacetanilid, 
p-Nitroacetyldiphenylamin,  Benzoyl-p-Nitro- 
diphenylamin,  o-Nitroanisol,  o Nitrophenetol, 
p-Nitroanisol,  p-Nitrophenetol  und  a-Nitro-ß- 
Naphthyläthyläther.  Amine  wurde  aus  folgen- 
den Nitrokörpern  erhalten : 

o-Nitroanilin,  o-Nitro-p-Toluidin,  p-Nitro- 
anilin,  p-Nitro-o-Toluidin,  p-Nitrodimethyl- 
anilin,  p-Nitrodiphenylamin,  o-Nitrophenol 
und  p-Nitrophenol. 

Zuweilen  bildete  sich  bei  der  elektro- 
lytischen Reduktion  in  schwach  alkalischer 
Lösung  als  Nebenprodukt  ein  Körper,  dessen 
Auftreten  ausser  bei  der  Reduktion  des 
p-Nitrophenols  sonst  nur  in  saurer  Lösung 
beobachtet  wurde.  Es  ist  dieses  das  p-Amido- 
phenol,  welches  beispielsweise  bei  der  Re- 
duktion des  p-Nitrodimethylanil  ins  von  R o h d e 
(Ztschr.  f.  Elektroch.  1900,  331)  beobachtet 
wurde.  Derselbeerhieltbei  Zimmertemperatur 
Dimethyl-p-Phenylendiamin,  in  der  Hitze  je- 
doch Dimethylamin  und  p-Amidophenol.  Das 
p - Amidophenol  entsteht  hierbei  durch 
Spaltung  und  Reduktion  aus  dem  intermediär 
auftretenden  Chinondiimidkörper  wie  folgt: 

Es  bildet  sich  zunächst  aus  p-Nitro- 
dimethylanilin  durch  Reduktion  das  Phenyl- 
hydroxylaminderivat, 


NO,  • C.H,  N (CH,).  -►  NH  (OH)  C.H,  ■ N(CH,), 

(4  (I)  (4)  (0 

p-Nitrodimethylanilin  p-Dimethylanilinhydroxylamin 


welches  zum  Chinondiimidkörper  umgelagert  wird. 
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t1)  Oll 

NH  (OH)  • C,H,  • N(CH,),  = NH  = C.H,  = -, 

(4)  (0  (4) 

p-Dimethylanihnhydroxylamiii  Dimcthylchinonimidoxim 

Letztere  spaltet  in  der  Hitze  Dimethylamin  ab  und  wird  zum  p r\midophenol  reduziert. 


NH  — C.H,  = N (CH,),  OH  - 
<4)  (0 

Dimethylchinonmiidoxim 

NH  = C4H4  = O - 
(4)  (4) 

Chinonimid 

Die  niedrigste  Reduktionsphase  bei  der 
elektrolytischen  Reduktion  von  Nitrokorpern, 
das  Nitrosoderivat,  direkt  nachzuweisen,  ge 
lang  bislang  in  alkalischer  Losung  ebenso- 
wenig, wie  in  saurer.  Dass  dasselbe  jedoch 
vorübergehend  in  der  Losung  sich  befindet, 
konnte  Haber  (Ztschr.  f.  Kl.  1898,  506) 

C.H,  • NO  -f-  NH, (OH)  -j-  C„H,  OH 

In  weit  besserer  Ausbeute  als  bei  der 
Reduktion  in  saurer  Losung  konnten  H a ber 
und  Schmidt  (Ztschr.  f.  phys.  Ch.  1900,  27t) 
den  Hydroxylaminkörper  aus  alkalischer 
Losung  isolieren  Dieselben  erhielten  durch 
elektrolytische  Reduktion  einer  alkoholisch- 
ammoniakalischen  Losung  von  Nitrobenzol 
unter  Zusatz  von  Chlorammonium  1‘henyl- 
jä  Hydroxylamin  in  einer  Stromausbeutc  von 
JS*„ 

Theorie  der  elektrolytischen  Reduktion 
in  alkalischer  Lösung. 

Von  den  Theorien  über  die  elektro 
lytische  Reduktion  der  Nitrogruppe  in  alka 
lischer  Lösung  sind  die  von  Lob  und  ion 
Haber  zu  nennen.  Lob  legt  seinen  An 
schaiiungen  uber  die  Reduktionserscheinungen 
die  Theorie  der  elektrolytischen  Dissociation 
zu  Grunde  Haber  macht  auf  Grund  ver 
schiedener  Versuche  die  Bildung  jeder  Re- 
duktionsphasc  von  einem  bestimmten 
Kathodenpotentiale  abhängig,  analog  den 
betreffenden  Ausführungen  über  die  Theorie 
der  Reduktion  der  Nitrogrupge  in  saurer 
Losung. 

Hei  der  Reduktion  in  alkalischer  Lösung 
fallt  nach  Lob  (Unsere  Kenntnisse  in  der 
Klektrolyse  organischer  Verbindungen,  Halle 
18991  die  Rolle  des  reduzierenden  Agens 
nicht  dem  nascierenden  Wasserstoff,  sondern 
dem  an  der  Kathode  abgeschiedenen  Metalle, 
etwa  dem  Natrium,  vermöge  seiner  lügen 
schafl.  Hydroxy honen  zu  bilden,  zu.  ln  der 


NH(CH,)1  + NH  = C4H4  = 0 

(4)  (0 

Dimethylamin  Chinonimid 

2 H = NH,  C.H.  OH 
(41  (l) 

P'Amidophcno! 

beweisen,  indem  er  Nitrobenzol  bei  Gegen- 
wart von  Hydroxylamin  und  « Naphthol  redu- 
zierte und  das  aus  Nitrosobenzol  entstandene 
Bcnzoiazo  -a-Naphthol,  einen  durch  seine 
Eigenschaften  gekennzeichneten  roten  Farb- 
stoff, identifizierte. 

~ 2 HjO  + C.HjN  = N C„Ha  OH 

Benzolazo  1 Naphthol 

zu  elcktrolysiercnden  Lösung  befinden  sich 
nach  Massgabe  der  Theorie  der  elektro- 
lytischen Dissociation  neben  den  Molekülen 
des  Nitrokdrpcrs  und  den  nicht  dissociicrten 
Teilen  des  Wassers  und  der  Natronlauge 
mit  ihren  elektrischen  Ladungen  versehene 
Natrium  und  Hydroxylionen,  ferner  zu  ver- 
nachlässigende Mengen  von  Wasserstoff-Ionen. 
Der  elektrische  Strom  schafft  nun  Natrium- 
ionen an  den  negativen  und  Hydroxylionen 
an  den  positiven  Hol.  Die  Natriumionen 
haben  nach  Abgabe  ihrer  elektrischen  Ladung 
und  Uebergang  in  den  atomistischen  oder 
molekularen  Zustand  das  Bestreben,  neue 
Hydroxylionen  zu  bilden,  welche  sie  ent- 
weder dem  Wasser  oder  dem  Nitrokorper 
entnehmen  können.  Wurden  die  Hydroxyl- 
ionen dem  Wasser  entnommen,  sich  also 
das  Natrium  mit  den  Hydroxylionen  des- 
selben verbinden,  also  Wasserstoff  in  Frei 
heit  setzen,  so  müsste  man  anuehmen.  dass 
die  Bindung  der  Hydroxylgruppen  im  Wasser 
eine  weniger  feste  wäre,  als  diejenige  der 
Sauerstoffatome  111  der  Nitrogruppe.  Daraus 
folgte  dann  die  Unmöglichkeit,  Nitrokorper 
in  alkalischer  Losung  reduzieren  zu  können, 
was  jedoch  bekanntlich  den  Thatsachen 
widerspricht.  Fs  ist  auch  ausserdem  un 
denkbar,  dass  der  weit  weniger  positive 
Wasserstoff  den  Sauerstoff  vom  Stickstoff- 
atom 111  der  Nitrogruppe  zu  trennen  ver- 
mochte. wenn  letzteres  das  stark  positive 
Natrium  nicht  bewirken  kann.  Fs  muss 
demnach  also  angenommen  werden,  dass 
das  Natrium,  um  Hydroxylionen  zu  bilden. 
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zuerst  der  Nitrogruppe  Sauerstoff  entnimmt 
unter  Rückbildung  der  Natronlauge.  Be- 
trachtet man  nun  immer  zwei  Moleküle  des 
Nitrokörpers  als  an  der  Reaktion  beteiligt, 
so  entsteht  bei  Auslösung  eines  Sauerstoff 
atomes  eine  Klasse  von  Verbindungen,  die 
unbekannt  ist,  jedoch  als  niedrigste  Reduk- 
tionsphase angesehen  werden  kann.  (R  be- 
deutet ein  aromatisches  Radikal): 

RNO,  + Na»  + H*° 

= 2NaOH-f  RN/  ° VNR. 

O 

Bei  Entfernung  von  zwei  Sauerstoff- 
atomen aus  zwei  Molekülen  des  Nitrokörpers 
resultiert  der  Nitrosokörper: 

RNO,  ...  . 

RNO,  + 2Na’  + 2Hj0 
= 2 RNO  4 4NaOH 

und  bei  Loslösung  von  drei  Sauerstoff- 
atomen der  Azoxykörper: 

RN  O,  , . , , , , ,, 

RNO,  “t-  3 Na,  -f-  3 H,0 

= 6NaOH  + RN  LA  NR. 

Endlich  bei  Entziehung  aller  Sauerstoff- 
atome treten  die  Reste  RN  = = NR  nach 
Abgabe  ihrer  elektrischen  Ladung  zum  Azo- 
körper  zusammen: 

RNo]  + 4 Na,  -(-  4H,0 
= 8 NaOH  -f  RN  = NR. 

Das  Natrium  in  alkalischer  Lösung  wirkt 
also  ebenso  wie  der  Wasserstoff  in  saurer, 
es  bilden  sich  Nitroso-,  Azoxy-  und  Azo- 
verbindungen. Nach  Lob  besteht  die 
wahre  Reduktion  in  alkalischer  Lösung  in 
der  Bildung  von  Azoxy-  und  Azokörpern 
und  beruht  die  Thatsache,  dass  auch 
Hydrazo-  und  Atnidoverbindungen  auftreten, 
auf  der  weiteren  Einwirkung  von  Wasser- 
stoff aul  den  Azokörper,  wenn  eine  Reduk- 
tion durch  Natrium  nicht  mehr  erfolgen 
kann,  d.  h.  also  wenn  die  typische  Reduk- 
tion in  alkalischer  Losung  beendigt  ist. 

Haber  (Ztschr.  f.  El.  1X98,  506)  zeigt 
ebenso  wie  bei  der  elektrolytischen  Reduk- 
tion in  saurer  Lösung,  dass  die  Bildung  der 
Reduktionsprodukte  vom  Potential  der  Elek- 
trode abhängt.  Er  unterwirft  zu  diesem 
Zwecke  die  alkoholisch -alkalische  Lösung 
von  Nitrobenzol  (25  g Nitrobenzol,  50  g 
Wasser,  350  g Alkohol  und  40  g Aetznatron) 
der  elektrolytischen  Reduktion  mittelst  einer 
platinierten  Platinelektrode  und  misst  die 
verschiedenen  Kathodenpotentiale  mit  Hilfe 


einer  Zehntelnormalelektrode.  Die  Reduk 
tionsenergie  wird  durch  kathodische  Polari- 
sation mittelst  einer  äusseren  Stromquelle 
allmählich  gesteigert,  indem  die  platinierte 
Platinelektrode,  welche  anfangs  in  der  Lösung 
ein  Potential  von  — 0,72  Volt  gegen  die 
Zehntelnormalelektrode  zeigt,  immer  nega- 
tiver wird  und  bis  auf  — 1,29  Volt  gebracht 
werden  kann. 

Haber  erhielt  nun  bei  einem  Versuche 
unter  Anwendung  eines  bestimmten  Kathoden- 
potentiales gegen  die  Zehntelnormalelektrode 
hauptsächlich  Azoxybenzol  neben  Azobenzol, 
Hydrazobenzol  und  Anilin.  Das  Auftreten 
von  Azoxybenzol  ist  nach  Haber’s  Unter 
suchungen  auf  die  Kondensation  von  Nitroso- 
benzol  mit  Phenyl  - - Hydroxylamin  zurück- 
zuführen,  eine  Reaktion,  die  schon  früher 
von  Bamberger  konstatiert  worden  war: 
C.H,  • NO  -f  C.H,NH(OH) 

O. 

= H.O  + C.H,  N LA  N • C.H.. 

Dass  das  Nitrosobenzol  bei  der  Reduk- 
tion in  alkalischer  Losung  vorübergehend 
als  Zwischenstufe  in  der  Lösung  vorhanden 
ist,  konnte  Haber  nachweisen,  indem  er 
Nitrobenzol  unter  Zusatz  von  a-Naphthol  und 
Hydroxylamin  reduzierte,  wobei  aus  dem 
Nitrosobenzol  BenzoIazo-a-Naphthol  entstand. 

C,Hj  • NO  -f  NH,  • OH  + C„H,  ■ OH 
= 2HtO+C,H,-N 
— N • C,,H,  • OH  Benzolazo-a-Naphthol- 

Isolieren  lässt  sich  das  Nitrosobenzol 
nicht,  da  es  bei  der  Reduktion  überhaupt 
nur  in  Spuren  aul  eine  messbare  Zeit  be- 
stehen kann.  Das  Phenyl-/*-  Hydroxylamin 
wurde  vor  kurzem  von  Haber  und  Schmidt 
bei  der  elektrolytischen  Reduktion  einer 
alkoholisch  - ammoniakalischcn  Lösung  von 
Nitrobenzol  in  grosserer  Menge  isoliert 
(Ztschr.  f.  phys.  Chemie  1900,  271).  so  dass 
also  damit  der  Beweis  seiner  Bildung  in 
alkalischer  Losung  gegeben  ist.  Die  Bildung 
des  Hydrazobenzols  ist  auf  die  weitere 
Reduktion  des  Azoxybenzols  zurückzuführen, 
während  das  Anilin 
°\ 

C.H,  -N  N C.H,  + 4 H 
= H,0  4 C.H.NH  — NH  C.H, 
aus  Phenyihydroxylamin  und  in  Spuren  auch 
aus  Hydrazobenzol  bei  tieferen  Kathoden 
potentialen  entstanden  war: 

C,H,-NH(OH)  4 2 H = 11,0  4 C.H,  • NH, 
C.H, NH  — Nll-C.H,  4 2H  = 2C,H5NH,. 

Für  die  Azobenzolbildung  kommen  nach 
neueren  Untersuchungen  zwei  Möglichkeiten 
in  Betracht.  Dasselbe  entsteht  nach  den 
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Beobachtungen  von  Bamberg  er  und  Brady 
(Ber.  d.  D ehern  Ges.  1900,  271)  bei  der 
Einwirkung  von  alkoholischem  Alkali  auf 
l’henylhydroxylamin,  und  konnte  seine 
Bildung  daher  bei  der  elektrolytischen 
Reduktion  in  alkotiolisch- alkalischer  Losung 
in  dieser  Weise  gedeutet  werden: 

2C„H,NH(OH)  - 2 1 1,0  -f-  C,ll,  N 
= N C.ll-, 

Line  zweite  Möglichkeit  besteht  darin, 
dass  die  Azobenzolbildung  auf  den  oxydie- 
renden KinfLiss  des  Nitrobenzols  auf  Hydra- 
zobenzol  in  alkalischer  Lösung  zurück- 
Zufuhren  ist,  eine  Reaktion,  welche  auf  rein 
chemischem  Wege  nach  folgender  Gleichung 
vor  sich  geht: 


2C.H.NO,  + 3C.ILNH  — NH  C,HS 

O 

= aC,H,N  NC.il,  + 311,0  + 3C,H,N 
= NC.H,. 

Versuche  über  die  Geschwindigkeit  der 
beiden  genannten  Reaktionen  haben  Haber 
dazu  geführt,  die  Azobenzolbildung  in  erster 
Linie  der  Hinwirkung  von  Nitrobenzol  auf 
Hydrazobenzol  zuzuschreiben.  Mit  Rück- 
sicht auf  diese  Lrgebnisse  seiner  Unter- 
suchungen hat  Haber  für  die  elektrolytische 
Reduktion  in  alkalischer  Lösung  folgendes 
Schema  aufgestellt,  in  welchem  die  senk- 
rechten Pfeile  elektrolytische  Reduktions- 
vorgange,  die  schrägen  rein  chemische 
Reaktionen  andeuten: 


C.H4NH,. 


Elektrolytische  Reduktion  fetter  Nitro- 
körper. 

Ueberdie  elektrolytische  Reduktion  fetter 
Nitrokorper  liegen  bislang  nur  sehr  wenige 
Resultate  vor.  So  enthält  das  Boehringer- 
sehe  Patent  (D.  R.  P.  116492  und  117007) 
Angaben,  nach  welchen  es  auch  gelingt,  fette 
Nitrokorper  in  wässeriger  oder  alkoholisch- 
wässeriger  Salzsaure  gelöst  oder  suspendiert 
in  fast  theoretischer  Ausbeute  unter  An- 
wendung von  Zinnkathoden  oder  indifferenten 
Kathoden  und  Zusatz  von  Metallsalzen  zu 
den  entsprechenden  Aminen  zu  reduzieren 

Allgemeine  Gesetzmassigkeiten  bei  der 
elektrolytischen  Reduktion  fetter  Nitrokorper 
hat  Pierron  (Bull.  Soc.  Chim.  Paris  21, 
780 — 785;  Ref.  Ztschr.  t.  Kl.  1900,  18) 
gefunden.  Derselbe  reduzierte  den  be 
treffenden  Nitrokorper  in  10  bis  i5  prozen- 
tiger  alkoholischer  Schwefelsäure  gelost  mit 
einer  Nickelkathodc  bei  einer  Stromdichte 
von  4 bis  7,5  Amp.  pro  qdm  und  erhielt 
bei  Temperaturen  unter  20*  /S-Alkylhydroxyl 
amine: 


R-NO,  -f  4H  = H,0  + R-NH(OH), 
bei  70  bis  75’  die  Amine: 

R NO,  + 6H  = 2H,0  + R-NH,. 

Er  konnte  so  aus  Nitromethan  CH.NO, 
-*•  ,5-Mcthylhydroxylamin  CH,  • NH(OH)  und 
Methylamin  CH, NH,  erhalten,  ebenso  aus: 
Nitroathan  C,H.NO,  -*■  ß Aethylhydroxyl- 
amin  C,H,NH(OH)  und  Aethylamin  C,H4NH,, 
und  ferner  aus  n-Nitropropan 
CH  CH, -CH, -NO,  —►  ß-n-Propylhydroxylamm 
CH,  CH,  CH,  NH(OH) 
und  n-l’ropylamin  CH,  • CH,  • CH,  NH,. 

Wurde  an  Stelle  der  verdünnten  Schwefel 
saure  konzentrierte  Salzsaure  oder  90pror.cn 
tige  Schwefelsäure  als  Katliodenflussigkcit 
verwandt,  so  war  der  Reduktionsvorgang 
ein  anderer.  Im  wesentlichen  entstand  ein 
Oxim,  welches  sich  in  Hydroxylamin  und 
Aldehyd  spaltete,  so  z.  B : 

CH, NO,  + 2lf  = CH,  = NOH  + H.O 
Nitromethan  Kormaldoxim 

CH,  = NOH  4-11,0 
= NH,  OH  + H COH 
Hydroxylamin  Kormaldehyd. 
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LEITUNGSWIDERSTAND  BEZW.  -VERMÖGEN  VON 
METALLEN,  LEGIERUNGEN  UND  GELÖSTEN  ELEKTROLYTEN 

Von  Rudolf  Meives. 


1.  Gesetze  des  Leitungrsvermögens  bet 
gleicher  Temperatur  nach  LIebenow  und 
Mewes. 

Bereits  mehrfach  habe  ich  in  der  »Elektro- 
chemischen Zeitschrift«  aufdas  Ohm'sche  Ge- 
setz und  iin  Anschluss  daran  auf  dieTragweitc 
der  Leitungsgesetze  für  elektrische  Vor- 
gänge überhaupt  und  im  besonderen  für 
elektrochemische  Vorgänge  hingewiesen,  da 
ja  bei  diesen  es  sich  vorwiegend  um  elektro- 
lytische Prozesse  und  somit  um  die  dabei 
ins  Spiel  tretenden  Widerstandserscheinungen 
des  elektrischen  Stromes  handelt.  Auch  in 
einer  längeren  Arbeit  über  das  Ohm’sche 
Gesetz  in  »Dinglers  polytechnisches  Journal« 
habe  ich  diese  Fragen  bereits  berührt,  aber 
noch  nicht  vollständig  an  der  Hand  des  ge- 
samten, ausserordentlich  reichhaltigen  Beob- 
achtungsmaterials bewältigen  können.  Wenn 
dies  auch  in  der  vorliegenden  Arbeit  nicht 
möglich  sein  wird,  so  will  ich  doch  ver- 
suchen, die  in  den  genannten  Zeitschriften 
angefangenen  Untersuchungen  zu  erweitern 
und  wenigstens  in  theoretischer  Hinsicht  zu 
einem  gewissen  Abschluss  zu  bringen  suchen, 
wobei  natürlich  die  früheren  Arbeiten  bezw. 
Andeutungen  nach  Möglichkeit  Berücksichti- 
gung finden  müssen. 

Beim  Strömen  der  Elektrizität  durch 
einen  geschlossenen  Leiter  tritt  infolge  der 
bedeutenden  Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
des  elektrischen  Stromes,  in  Kupferdrähten 
immerhin  noch  4000  bis  6000  km  in  der  Se- 
kunde, fast  momentan  ein  stationärer  Zu- 
stand ein,  sodass  in  gleichen  Zeiten  durch 
jeden  Querschnitt  gleiche  Elektrizitätsmengen 
hindurchfliessen.  Die  Menge  der  im  Strom- 
kreise fliessenden  Elektrizität  können  wir,  da 
wir  ja  nur  Differenzzustände  zu  beobachten 
vermögen,  nicht  direkt  messen.  Wir  müssen 
daher  auf  die  Menge  der  fliessenden  Elek- 
trizität, die  Stärke  des  galvanischen  Stromes, 
genau  in  derselben  Weise,  wie  dies  bei  der 
Wärme  und  beim  Licht  geschieht,  aus  den 
Wirkungen  des  Stromes  schliessen;  vorzüg- 
lich sind  es  zwei  Wirkungen,  welche  man 
zur  Messung  derselben  benutzt,  nämlich  die 
chemischen  und  die  magnetischen  Vorgänge, 
welche  einerseits  bei  der  Elektrolyse  oder 
der  Zersetzung  binärer  chemischer  Verbin- 
dungen in  ihre  Elemente  bezw.  Radikale 


durch  den  Strom  stattfinden,  andererseits 
bei  der  Induktion  und  dem  Elektromagne- 
tismus in  der  Tangentenbussolc  oder  im 
Galvanometer  durch  mechanische  Arbeits- 
leistungen ausserhalb  des  Stromkieises  wirk- 
sam werden. 

Bei  der  ersten  Art  von  Messapparaten, 
den  Voltametern,  erhält  man,  da  die  Wärme- 
tönung der  in  Frage  kommenden  chemischen 
Verbindungs-  und  Scheidungsvorgängc,  d.  h. 
die  ent-  bezw.  gebundenen  Wärmemengen, 
durch  die  zahlreichen  Beobachtungen  der 
Chemie,  insbesondere  der  Thermochemie, 
genau  bekannt  sind,  den  Bruchteil  der  elektro 
motorischen  Kraft  E,  welcher  in  der  Zeit- 
einheit wirklich  durch  den  Stromkreis  hin- 
durchgegangen ist,  direkt  in  Wärmemass. 

Bezeichnet  man  nun  die  elektromotorische 
Kraft  des  bei  einem  bestimmten  Versuche 
gebrauchten  galvanischen  Stromes  mit  E, 
die  Summe  der  Widerstände  mit  W,  so  er- 
hält man  für  die  Menge  der  in  der  Zeit- 
einheit durch  jeden  Querschnitt  des  Drahtes 
strömenden  Elektrizität 

e = E (W).  1 ) 

Befindet  sich  in  dem  Stromkreis  eine  Zer- 
setzungzelle (Voltameter),  so  wird  in  der- 
selben in  der  Zeiteinheit  durch  die  strömende 
Elektrizität  eine  gewisse  Quantität  J Knall- 
gas entwickelt;  die  Beobachtung  ergiebt 
weiter,  dass  die  Menge  des  entwickelten 
Knallgases  der  Dauer  des  Stromdurchganges 
direkt  proportional  ist.  Da  bei  konstantem 
Stromdurchgange  in  gleichen  Zeiten  die 
gleiche  Elektrizitätsmenge  den  Stromkreis 
durchfiiesst,  so  folgt  aus  dieser  Beobachtung, 
dass  die  Menge  des  entwickelten  Knallgases 
der  Menge  der  strömenden  Elektrizität  pro- 
portional ist.  Das  Gleiche  muss  auch  statt- 
finden, wenn  in  gleichen  Zeiten  den  Strom- 
kreis verschiedene  Elektrizitatsmengen  durch- 
fliessen,  oder  cs  muss  die  in  gleichen  Zeiten 
den  Stromkreis  durchfliessende  Elcktrizitäts- 
mengc  der  Menge  des  entwickelten  Knall- 
gases proportional  sein.  Ist  J die  in  der 
Zeiteinheit  entwickelte  Knallgasmenge,  a eine 
Konstante,  so  muss 

J = ae  = aE  (W)  2) 

sein. 

Da  J die  durch  den  Stromkreis  wirk- 
lich hindurchgegangene,  E die  erzeugte  Elek- 
trizitatsmenge  ist,  so  muss  die  aus  dem 


Digitized  by  Google 


Heit  2 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Stromkreis  nach  aussen  ausgestrahltc  bezw. 
in  irgend  einer  Form  nach  aussen  abge- 
gebene Elektrizitatsmenge,  wenn  J und  E in 
Wärmemass  gegeben  werden,  (ur  die  Zeit- 
einheit gleich  dem  Unterschiede  beider 
Grossen  sein.  Aus  Gleichung  2 folgt 
E J = W a oder  E — J : W — a = J : a 
d h.  V — E — J = (W  — a)J:a  3) 
Die  nach  aussen  abgegebene  Elektrizitäts- 
menge V-K  — J kann  jedoch  mit  Hilfe  der 
Tangcntcnbussole  oder  eines  Galvanometers 
gemessen  werden.  Bezeichnet  man  die  ab- 
stossendc  Kraft  einer  Tangcntenbussole  mit 
i,  so  muss,  wenn  diese  abstossende  Kraft 
der  in  der  Zeiteinheit  durch  jeden  Quer- 
schnitt des  Drahtes  stromenden  Elektrizität  e 
proportional  ist, 

1 = b • e = b ^ 4) 


sein,  da  eben  die  durch  den  Draht  strömende 
Elektrizität  es  ist,  welche  die  Ablenkung 
hervorruft.  Streng  genommen,  trifft  diese 
allgemein  in  den  physikalischen  Lehr-  und 
Handbüchern  angeführte  Begründung  der 
Gleichung  4 nicht  zu;  denn  in  Wahrheit  wird 
die  Ablenkung  der  Magnetnadel  in  der  Tan- 
gentenbussole durch  die  aus  dem  Strom- 
kreise austretende  Elektrizitatsmenge  E — J 
bewirkt.  Man  muss  daher  richtiger  setzen 


i = b 


E — J _ b • V 
W — W 


5) 


Es  scheint  hier  ein  wichtiger  Punkt  vorzuliegen, 
der  meines  Wissens  noch  nicht  berücksichtigt 
worden  ist.  Aus  Gleichung  4 folgt 

E W . 

-r  = , oder  h — 1 : Y\  — b = 1 : b, 

1 b 


d.  h.  die  im  Stromkreis  gebliebene  Elek- 
trizitätsmenge 

W — h 

J = E — 1 = , 1 -6) 


Aus  Gleichung  2 und  4 folgt 


oder  , = 

J a 


7) 


i W _ J W 
b b 

Das  Verhältnis  der  Konstanten  b und  a giebt 
somit  das  Verhältnis  der  ausgestrahlten  zur 
fortgeleiteten  Elektrizitätsmenge  an.  Aus 

Gleichung  3 und  5 folgt  dagegen  für  dies 
Verhältnis 

i W — ab  b / a\ 

J ~ d“  W a V W/  ^ 

Die  Gleichungen  7 und  8 fallen,  da  a im 

Verhältnis  zu  W eine  kleine  Grösse  ist, 
ziemlich  zusammen. 

Aus  den  Gleichungen  2 und  4,  welche 
bekanntlich  zur  Bestimmung  der  spezifischen 
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Widerstände  W und  auch  der  elektromoto- 
rischen Kräfte  E der  galvanischen  Säulen 
durch  die  Beobachtungswerte  J und  1 dienen, 
geht  hervor,  dass  die  Begriffe  w und  K im 
engsten  Zusammenhänge  miteinander  stehen 
und  einander  gleichwertige  Grössen  dar- 
stellen. Da  nun  das  Ohm  sche  Gesetz  von 
mirineiner  besonderen  Arbeit  in  der  »Elektro- 
chemischen Zeitschrift«  auf  die  Vibrations- 
theorie zuruckgefuhrt  und  durch  dieselbe  ge 
setzmässig  erklärt  worden  ist,  so  muss  sich 
diese  Aufgabe  auch  für  den  damit  in  engstem 
Zusammenhänge  stehenden  elektrischen 
Widerstand  lösen  lassen. 

C.  I-iebenow  suchte  diese  Aufgabe  in 
seiner  Arbeit  »Uebcr  den  elektrischen  Wider- 
stand der  Metalle«  (Zeitschrift  für  Elektro- 
chemie, Jahrgang  1897,  No.  8 und  9)  von 
thermoelektrischen  Gesichtspunkten  aus  durch 
die  Annahme  zu  lösen,  dass  die  an  festen 
Metallen  stattfindenden  Erscheinungen  so 
vor  sich  gehen,  als  ob  thermoelektrische 
Gegenkräfte  die  schnelle  Verschiebung  der 
Elektrizität  in  diesen  Leitern  verhindern,  und 
geht  bei  seinen  Entwickelungen  von  der 
altenDalton'schenAtom- und  Molekültheoric 
aus,  nach  welcher  die  kleinsten  Teile  eines 
festen  Metallen  selbständige  Körperchen  von 
sehr  kleinen  Dimensionen,  nämlich  Moleküle, 
sind  und  letztere  selbst  im  allgemeinen  aus 
noch  kleineren,  nicht  weiter  teilbaren  Körper- 
chen. den  chemischen  Atomen,  bestehen. 

Aus  dem  Gemisch  zweier  Metalle,  in 
welchem  keinerlei  Veränderung  der  Mole- 
küle stattgefunden  haben  möge,  denkt  er 
sich  einen  unendlich  dünnen  Cylinder  her- 
ausgeschnitten, dessen  Radius  gegenüber  die 
Dimensionen  eines  Moleküls  noch  sehr  gross 
erscheinen.  Ein  solcher  Faden,  der  ab- 
wechselnd aus  molekularen  Teilen  I Atomen) 
der  beiden  Metalle  bestehen  soll,  gleicht 
somit  einer  Thermosäule,  die  aus  zwei  Me- 
tallen in  wechselnder  Reihenfolge  aufgebaut 
ist.  Lässt  man  durch  einen  solchen  Metall- 
faden einen  elektrischen  Strom  hindurch- 
gehen,  so  muss  an  denjenigen  Stellen,  in 
denen  sich  die  Teilchen  der  beiden  Metalle 
berühren,  die  bekannte  Peltier-Erscheinung 
stattfinden,  da  kein  Grund  vorhanden  ist, 
warum  die  bei  grösseren  Massen  beobachteten 
Vorgänge  nicht  auch  bei  den  Bestandteilen, 
den  Molekülen,  unter  sonst  gleichen  Bedin- 
gungen auftreten  sollen 

Die  Gesetze  derartiger  Thermosäulen 
entwickelt  Liebeno w a.  a.  O.  sowohl  für 
Elemente  von  gleicher,  als  auch  für  solche 
von  ungleicher  I-änge.  Da  der  letztere  Fall 
nur  eine  mathematisch  verwickeltere  Be- 
handlung erfordert,  im  übrigen  aber  zu  dem 
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selben  Ergebnis  fuhrt,  wie  der  einfachere 
Fall,  in  welchem  die  Elemente  gleiche  Lange 
besitzen,  so  sollen  hier  nur  die  einfacheren 
Entwickelungen  und  zwar  wörtlich  wieder- 
gegeben werden,  da  sich  dieselben  wegen 
ihrer  Einfachheit  kaum  kurzer  darstellen 
lassen  und  für  das  Verständnis  das  Folgende 
absolut  nötig  sind. 

Der  der  Abhandlung  zu  Grunde  gelegte 
Metallfaden  besteht  aus  miteinander  ab- 
wechselnden Elementarblättchen  i '1,  a,  '1, , oq  ji, 
u.  s.  w.  von  der  Dicke  d l„  bezw.  d Iß  und  dem 
Querschnitt  q,  während  der  ihn  durchfliessende 
Strom  die  konstante  Intensität  i besitzt. 

»Ist  die  I-änge  der  ganzen  Säule  gleich  l , 
so  ist,  wenn 

d U — n i ') 

gesetzt  wird, 

— d Ifi  = I — n 2') 

»Die  Gesamtzahl  aller  Plattenpaare  (Ele- 
mente) sei  m;  es  ist  also  m eine  sehr  grosse 
Zahl.  Der  Strom  i,  welcher  die  Plättchen 
senkrecht  zu  ihren  Berührungsflächen  durch- 
fliesst,  möge  die  bekannte  Peltier-F.rscheinung 
in  ihnen  hervorrufen,  d.  h.  er  möge  bewirken, 
dass  etwa  an  allen  ungeraden  Berührungs- 
flächen (Uebergang  von  i zu  ß)  in  der  Zeit- 
einheit die  Wärmemenge  w,  entwickelt  werde, 
wahrend  gleichzeitig  an  allen  geraden  Be- 
rührungsflächen (Uebergang  von  'i  zu  2)  die 
Wärmemenge  w,  verschwinde.* 

»Von  dieser  Wärmemenge  setze  ich  vor- 
aus, dass  sie  überall  nur  in  einerlei  Weise  von 
der  Temperatur  abhange,  d.  h.  dass  bei 
einer  bestimmten  Temperatur  die  bei  gleicher 
Stromstärke  je  nach  der  Richtung  des  Stromes 
erzeugte  oder  absorbierte  Wärmemenge  stets 
dieselbe  sei.  Man  kann  dann  setzen 

. w = i p (T)  3') 

Ichsetze  fernervoraus,  dassFunktionp(T) 
sich  überall  stetig  mit  der  absoluten  Tem- 
peratur T ändere,  und  dass  die  Temperatur- 
diflerenz  zwischen  den  Endflächen  des  ein- 
zelnen Plättchens  stets  nur  sehr  klein  bleibe; 
dann  ist  auch  ji  (T,)  — ’f  (T,)  sehr  klein  und 
man  kann  zunächst  ohne  merklichen  Fehler 
setzen  w,  — w,  = o.< 

»Ich  betrachte  nun  ein  einzelnes  Platten- 
paar (Element).  Es  stelle  das  Rechteck 
A C G E einen  Längsschnitt  desselben 
dar.  B F ist  die  Projektion  der  Berührungs- 
fläche des  Plättchens  * mit  dem  Plättchen  jl. 
In  B F finde  Wärmeentwickelung,  in  A F. 
und  C G Wärmeabsorption  statt.  Denkt  man 
sich  durch  die  Mitte  der  Plättchen  parallel 
zu  den  Berührungsflächen  Ebenen  (b  f,  c g,  d h) 
gelegt,  so  stellen  dieselben  Ebenen  dar,  in 
welchen  sich  die  Temperatur  nicht  ändert, 
solange  w,  =»  w„  d.  h.  solange  die  in  den 


Berührungsflächen  entwickelten  Wärmemen- 
gen gleich  den  absorbierten  sind.  Ferner 
sind  die  Abschnitte  abfe,  begf  und  c d g h 
Abschnitte  von  gleicher  Wärmekapazität.  Ist 
k1  die  spezifische  Warme  des  Metalls  2 und 
k,  diejenige  des  Metalles  [1,  sind  ferner  s, 
und  s,  die  spezifischen  Gewichte  dieser  Me- 
talle, so  ist  die  Wärmemenge,  welche  nötig 
ist,  die  Temperatur  des  Plättchens  1 um  1 0 C. 
zu  erhöhen. < 

k'  = slk'pdla  4') 

»Ebenso  ergiebt  sich  für  das  Plättchen  '1 

k*  = s*  ka  q d l(i  5')* 

»Um  die  Temperatur  eines  Plattcnpaares  um 
1 • C.  zu  erhöhen,  bedarf  es  also  einer  Wärme- 
menge 

k=kl-j-ks  = q(s‘k>dla-f  sa  k*  d Iß)  6') 
Wären  daher  die  Ebenen  b f und  c g für  die 
Wärme  undurchlässig,  so  würde  die  in  der 
kleinen  Zeit  dt  in  B F entwickelte  Wärme 
dw  hinreichen,  um  die  Temperatur  der  beiden 
sich  an  die  Fläche  B F anschliessenden  Halb- 


zu  erhöhen.  Um  den  gleichen  Betrag  würde 
beim  Stromdurchgang  die  Temperatur  der 
von  den  Flachen  a e und  b f,  sowie  von  c g 
und  d h eingeschlossenen  Abschnitte  durch 
Wärmeabsorption  in  derselben  Zeit  d t sinken. 

Sind  dagegen  in  b f und  cg  keine  für 
Wärme  undurchdringliche  Scheidewände  vor- 
handen, so  bleibt  hier  die  Temperatur  kon- 
stant. Nimmt  man  nun  an,  die  Temperatur- 
verteilung in  den  Plättchen  sei  von  Beginn 
des  Stromes  ab  eine  lineare  Funktion  von 
d L resp,  d Iß,  so  würde  die  Hälfte  der  eben 
genannten  Wärmemenge  nötig  sein,  damit 
die  Temperatur  an  der  Berührungsstelle  11  F 
um  d T erhöht  werde. « 

»Bezeichnet  man  endlich  diejenige  Wärme- 
menge. welche  durch  Wärmeleitung  in  der 
kleinen  Zeit  d t aus  der  sich  erwärmenden 
Hälfte  in  die  sich  abkühlende  übergeht,  mit 
d w,,  so  ist  die  in  der  Zeit  d t und  B F‘  durch 
den  Strom  bewirkte  Vermehrung  der  Tem- 
peratur 

d T = * (dw  — d w1)  7') 

Um  denselben  Betrag  sinkt  die  Temperatur 
in  der  gleichen  Zeit  d t in  A E und  C G. 
Ist  endlich  t die  Tcmperaturdifierenz,  welche 
zur  Zeit  t zwischen  der  warmen  und  kalten 
Berührungsfläche  stattfindet,  so  ist,  wenn  d t 
die  Vermehrung  dieser  Differenz  in  der 
kleinen  Zeit  d t bezeichnet, 

d t = 2 d T 8‘) 

mithin  nach  Gleichung  7' 
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d - = (d  w — d xx'1) 


■ Nun  ist  aber 


d xv  = w d t 


-u 


dl;i 


■ | dt, 


9')* 

IO') 

il') 


xx-enn  a und  b die  spezifischen  Leitungs- 
fähigkeitcn  der  Metalle  i und  ’x  für  die  Warme 
(bezogen  auf  die  Sekunde  als  Zeiteinheit) 
bedeuten,  so  dass  man  schreiben  kann 


— : 


■■'(dT+äTr)’ ,s> 


»Setzt  man  der  Kürze  halber 
8 


und 


so  ist 


*(-*-+*  w 

xvldi«  ^diä  I 


■ e— r>rt) 


i6')< 


>L)a  nun 


und 


n 

m 


d l^  = - 


ist,  so  erhält  man,  wenn  man 
a(l  — n)  -f  bn_ 
n (i  — n) 


und 


setzt. 


8 

s1  k*  n + s*  k*  ( i — n) 


'/') 


.8') 


T=-^—  (1  — ,9‘). 

mpq 

■ Nun  ist  ferner  erfahrungsmässig  die  elektro- 
motorische Kraft  it  des  einzelnen  Thermo- 
elements gleich  der  Temperaturdiflerenz  t an 
den  Endflächen  multipliziert  mit  einem  ge- 
xvissen  Faktor,  xvelcher  ausser  von  den  ge- 
wählten Einheiten  sowohl  von  der  Natur  der 
sich  berührenden  Metalle  als  auch  von  der 
mittleren  Temperatur  der  beiden  Lötstellen 
abhängt.  Bezeichnen  xvir  denselben  mit 
’-t  (T),  so  ist 

r = s (T)  t 20') 

s = ?(T)  (t  — 21')« 

1 ' mpq' 


»Da  in  der  ganzen  Säule  m Elemente 
hintereinander  geschaltet  sind,  so  hat  man, 
um  die  durch  Strom  i in  der  ganzen  Säule 
hervorgerufene  Gegenkraft  zu  berechnen,  den 
obigen  Ausdruck  mit  m zu  multiplizieren; 
also 

II  - in*5 (T)— (i  — e^"’’')  22')« 
pq 

■ Hierin  ist  m eine  sehr  grosse  Zahl, 
wahrend  s und  p im  allgemeinen  von  ge- 
wöhnlicher (endlicher)  Grössenordnung  sind. 
Mithin  verschwindet  das  Glied  e — be- 
reits Tür  sehr  kleine  W'erte  von  t,  und  man 
erhält  für  endliche  t: 


'3') 
«4') 

dr  = r(l  — pt)dt  1 5')« 

»Hieraus  ergiebt  sich  durch  Integration  unter 
Berücksichtigung,  dass  für  t = o auch 
t = o xx'ird. 


11=  -<p(T) 
pq 

»Da  ferner 

w = i f (T), 

siehe  Gleichung  3',  so  ist 


oder  xvenn 


M=  i(T)*(T) 

r 4 

•>(T)f(T)  = f(T), 


23')« 


24') 


25')« 


26') 


27')« 


28')« 


II  = f (T) 

pq 

»Setzt  man  ferner 

f-ffi  = r 

pq 

so  ist  hiernach 

II  = r i 

»Nennt  man  r den  »scheinbaren  Wider- 
stand« der  Säule,  so  erhält  man  für  diesen 
Widerstand  nach  Einsetzung  des  Wertes  von 
p nach  Gleichung  17' 

r=  n(i  — n)  f(T) 
a ( 1 — n)  -j-  b n q 
»Ist  endlich  die  Länge  der  Säule  nicht, 
wie  bisher  angenommen,  gleich  1,  sondern 
gleich  1,  so  sind  in  dem  vorigen  überall  die 
Ausdrücke  n und  (1  — n)  resp.  m mit  1 zu 
multiplizieren,  und  man  erhält  statt  der  x’origen 
Gleichung 

n (1  — n)  1 
a(i  — n)-|-bn  q 
»Durch  Einsetzen  des  Wertes  aus  Gleichung 
29'  in  Gleichung  27'  erhält  man 

"(I  — n) 

a (1  — n)-f  bn 
Diese  Gleichung  hat  die  Form  des 
Ohm'schen  Gesetzes  und  gilt,  wie  Liebenoxv 
a.  a.  O.  nachgewiesen  hat,  auch  für  Ele- 
mente von  ungleicher  Länge. 

Nun  ist  aber  w,  — w,  nicht  genau  gleich 
Null,  sondern,  wenn  man  w,  = xv-|-dw, 


11  = 


f(T)  29'). 


■-if(T)  30')« 
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w,  = w — d w setzt,  w,  — w,  = 2 d xv,  wah- 
rend man  durch  Differentiieren  der  Gleichung  3' 

d w *=<  i 4» 1 (T)  d T 

und  aus  Gleichung  20'  mit  Rücksicht  auf 
5-2dT 


die  Gleichung 


d T = 


2 <p  (T) 


erhält.  Folglich  wird 

4>(T) 

2 d xv  = 2 i j»1  (T)  d T = rr  i ' = w. 


Multipliziert  man  die  in  einem  Klemente  frei- 
werdende Wärme  w,  — w,  mit  m,  so  erhält 
man  die  in  der  ganzen  Säule  in  der  Zeit- 
einheit freiwerdende  Wärmemenge 


W = m it  i 


> H 


t*(T) 

?(T) 


oder,  wenn  W,  die  in  der  Zeit  t freiwerdende 
Wärme  bezeichnet 


Wt  = fl  i t 


■y  (Ti 

®(T) 


Da  jedoch  nach  dem  Joulc’schen  Gesetze 
die  Wärmemenge  welche  durch  einen  elek- 
trischen Strom  erzeugt  wird,  unabhängig  von 
der  Temperatur  ist  und  allem  von  II  it  ab- 


hängt. 


so  ist 


y m 

?(T) 


eine 


Konstante  « 


Liebenow  hat  die  Richtigkeit  der  von 
ihm  theoretisch  abgeleiteten  Gleichung  301 
durch  die  zahlreichen  Beobachtungen  von 
Matthiessen  über  den  Widerstand  von 
Metalllegierungen  bestätigt. 

Klektrolyte  und  deren  Lösungen  hat,  so- 
weit mir  im  Gedächtnis  ist,  Liebenow  nicht 
in  Betracht  gezogen,  obwohl  gerade  die 
Schlussfolgerungen,  welche  er  aus  seinen 
Resultaten  für  die  theoretische  Auffassung  der 
chemischen  Grundstoffe  und  der  chemischen 
Verbindungen  gezogen  hat,  am  allerersten 
gerade  an  den  Widerstandsänderungen  der 
Klektrolyte  und  deren  Lösungen  sich  hätten 
experimentell  prüfen  lassen.  Dass  eine  der 
artige  Beziehung  auch  für  die  chemischen 
Verbindungen  besteht,  ergiebt  sich  aus  den 
nachstehenden  Beobachtungen,  welche  aus 
dem  bekannten  Tabellenwerk  von  Landolt 
und  Börnstein  entnommen  sind.  Von  einer 
graphischen  Darstellung  dieser  Versuche  ist 
Abstand  genommen  worden,  weil  nur  der 
aufsteigende  Ast  der  Kurven  und  der  End- 
wert  des  zweiten  Kurvenastes  vorliegt,  die 
Zwischenglieder  aber  fehlen.  Das  Beob- 
achtungsmaterial für  den  aufsteigeuden 
Kurvenbogen  ist  so  reichhaltig,  dass  hier 
nur  die  wichtigsten  und  bekanntesten  Elektro- 
lyte  als  Beispiele  angeführt  werden  können, 
nämlich  Steinsalz,  Zinkchlorid,  Ammonium 
nitrat,  Kaliumchlorat,  Kaliumnitrat  und 
Natriumnitrat. 


Elektrische  Leitungsfähigkeit  bezogen  aut  Quecksilber  von  o“: 


Klektrolyte 

Prozent  gehnlt 

Temperatur 

l.eitung*fahigkeit 

beobacht 

NaCI  und  ILO 

0,00580 

18,4» 

1038 

IO“M 

Kohlrausch 

0.0058 

18» 

1012 

10  " 

Sheldon 

0,0058 

18' 

1000 

10  " 

Kraunh  als 

0,0286 

180 

4490 

10  " 

V i c e n t i n i 

0,058 

18” 

9600 

10  " 

Sheldon 

0.57 

17.96* 

8643 

IO_,° 

K 0 h 1 r a u s c h 

| 0.57 

|8* 

8650. 

IO  '° 

Sheldon 

2.87 

180 

3795 

IO  9 

» 

5,624 

18“ 

7020 

10  Q 

Bender 

5,624 

IS- 

6965 

IO“9 

Sheldon 

10 

IS" 

1132 

10  8 

Kohlrausch 

15 

18“ 

1535 

10  * 

> 

20 

18* 

1830 

IO-* 

> 

25 

18” 

2012 

IO“8 

Basehorn 

26 

18" 

2016 

!0“a 

Trötsch 

100  Test) 

20° 

1048 

IO“2* 

Curie 
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Elektrolyt« 

Prozentgehalt 

Temperatur 

Leitungsfälligkeit 

Beobachter 

ZnCI,  und  HaO 

0,00068 

18» 

1173  10-" 

Kohlrausch 

0,0068 

17,98« 

1023 . 10-“ 

» 

0,068 

17.89« 

9233 . 10-" 

> 

0,64 

18,15» 

7707  . IO-'« 

> 

5 

18» 

4520  . 10“» 

Long 

IO 

18» 

680  . IO-* 

» 

20 

18« 

853  . IO“8 

> 

30 

18« 

866. 10-9 

» 

40 

18« 

790 . IO“8 

. 

50 

18» 

589 . IO-8 

» 

60 

18» 

345  • ‘O“8 

» 

IOO  (fest) 

59« 

3981  . IO“'? 

Foussereau 

NH.NO,  und  H,.0 

0.008 

15« 

1052 . 10  •• 

Bonty 

0,4 

15« 

4504  io-'“ 

> 

5 

15" 

5530.  IO“» 

Kohlrausch 

IO 

15» 

1047 . 10  8 

V 

20 

15« 

1930 . IO-8 

» 

30 

•5“ 

2660  . IO“8 

» 

40 

15» 

3158 . IO-8 

50 

15» 

2402  . IO“" 

100  (fest) 

44“ 

1022  . IO  '« 

Foussereau 

KCIO3  und  H,0 

0,0012 

18,25» 

1256. 10- * 

Kohlrausch 

0,012 

18,69« 

1132.  IO“"' 

> 

0,12 

19.05* 

1067  . IO“'° 

> 

1 

18» 

8100  . IO“'” 

T rötscli 

1.217 

17,92” 

9253 . 10  '« 

Kohlrausch 

3.004 

18” 

2142 . 10“» 

Kraunhals 

3.9 

iS" 

292  . IO“8 

T rutsch 

5 

15» 

344  • IO“8 

Kohlrausch 

S.9'3 

18,213“ 

400  . I O“8 

» 

100  (fest) 

145* 

2523  . IO~“ 

Foussereau 

KNO,  und  11,0 

0,001 

16,88« 

1306 . 10“'” 

Kohlrausch 

0,0! 

17,1 1« 

1170.  10“" 

> 

0,094 

17,87” 

1116.  IO  ''» 

> 

0,944 

18.4« 

9916.  IO“'“ 

8 

2 

18» 

1680  . IO“» 

Trötsch 

4.895 

18" 

4155  . I0-» 

Kraunhals 

5 

iS« 

4260 . IO“» 

Kohlrausch 

9»  543 

18" 

7510 . 10“» 

Kraunhals 

10 

18» 

786 . IO“8 

Kohlrausch 

»5 

18" 

1112.  IO“8 

» 

20 

18« 

141 1 . IO“8 

> 

22 

18" 

1523 . IO“8 

> 

100  (fest) 

30» 

2939  . IO“'“ 

Foussereau 

Digitized  by  Google 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Hell  2 


4» 


Elektrolyte  • Prozentgehalt  j 

Temperatur 

LciliMgftfähigkeit 

Beobachter 

1 

NaN03  und  H,0  0,0008 

17.69" 

1 I 1 I . IO-11 

Kohlrausch 

0,008 

17,82» 

9802 . IO-" 

> 

0,08 

*7.95“ 

9130. 10*' 

* 

j 0,5 

18" 

5231  . io— 

Kraunhals 

0,8 

18,12» 

8193  . IO-*° 

Kohl  rausch 

5 

18» 

4080 . 10“» 

a 

8,069 

18» 

61  10  . IO“* 

Kraunhals 

1 10 

18» 

732  . IO“* 

Kohlrausch 

20 

18« 

1219 . IO“* 

• 

30 

18» 

0 

n 

0 

«n 

* 

100  (fest) 

520 

6247  . IO*ao 

Fousscreau 

Die  vorstehenden  Tabellen  beweisen, 
dass  für  die  Lösungen  der  Elektrolyte  das- 
selbe Gesetz  wie  für  die  Metalllegierungen 
gilt,  sind  somit  ein  weiterer  Beweis  für  die 
Richtigkeit  des  dritten  Grundgesetzes  aller 
Materie,  dass  die  Atome  bezw.  Moleküle  ihre 
sämtlichen  Grundeigenschaften  unter  allen 
Umständen  qualitativ  und  quantitativ  unver- 
ändert beibehalten,  mögen  sie  sich  mitein- 
ander vermischen  oder  auch  zu  chemischen 
Verbindungen  oder  zu  grösseren  Atom- 
konglomeraten vereinigen. 

Beim  Zinkchlorid  (ZnClj)  liegt  der 
Scheitelpunkt  der  Kurve  bei  einem  Prozent- 
gehalt der  Lösung  von  30"  „ an  ZnCI,,  von 
welchem  Punkte  ab  nach  beiden  Richtungen 


hin  das  Leitu ngs vermögen  abnimmt.  Diese 
Abnahme  erfolgt,  dem  abmindernden  Ver- 
fahren der  Natur  entsprechend,  in  ganz 
gleicher  Weise  wie  die  Strahlung  der  Licht- 
und  Wärmeschwingungen  in  einer  der  Amorti- 
sation ähnlichen  Exponentialformel  von 
der  Form 


L = la(i  -f  « — Pp)", 

je  nach  der  Wahl  des  Ausgangspunktes  der 
Rechnung.  Die  Umrechnung  der  Beob- 
achtungen nach  diesen  Formeln  muss  als  zu 
zeitraubend  für  später  aufgespart  werden. 

(Forüieuung  folgt,) 


REFERATE 


Trennung  von  Kobalt  und  Nickel  auf  elektro- 
lytlsehem  Wege  Dimitry  Balachowsky. 
(I.  Elecirochiinie,  VIII,  10,  202. 

Es  ist  bis  jetzt  nur  eine  einzige  rein 
chemische  Methode  bekannt,  welche  zur  Trennung 
dieser  beiden  Metalle  dient,  die  aber  ziemlich 
langwierig  und  schwierig  ist.  Eine  elektrolytische 
Methode  haben  wir  aber  noch  nicht  kennen 
gelernt;  ja  wir  Iresitzen  auch  kein  eigentliches 
Prinzip,  nach  welchem  wir  die  Trennung  der 
beiden  Metalle  erhalten  sollten,  ausser  vielleicht 
desjenigen  von  Le  Blanc  , wonach  das  Verfahren 
der  Elektrastenolyse  anwendbar  wäre,  das  in  der 
Isolation  des  Kobalts  in  Gegenwart  von  Nickel 
besteht. 

Bekanntlich  liegt  die  Schwierigkeit  des 
Problems  in  der  Identität  der  meisten  der 
chemischen  und  physikalischen  Eigenschaften 
dieser  beiden  Metalle.  Elektrisch  schlagt  man 
bei  allen  Methoden  stets  das  Kobalt  und  Nickel 
auf  der  Kathode  nieder  mittels  einer  alkalischen 


Losung  und  unter  denselben  Bedingungen,  durch  die 
gleiche  Spannung  und  Stromstärke  (3  Volt  und 
1 Amp.  NDj»),  Dieses  Resultat  stimmt  tiberdies 
vollkommen  uberein  mit  der  Theorie:  denn  die 
Potentialdifferenz,  welche  zum  Niederschlagen 
eines  Metalles  erforderlich  ist,  wird  ausgedrtickt 
durch  die  Formel : *) 


worin  R T — die  Gaskonstanten  (die  osmotische 
Arbeit),  n,  = Wertigkeit,  F = die  Strommenge, 
<1  = den  osmotischen  Druck  bedeutet. 

Diese  Werte  sind  für  beide  Metalle  gleich. 
In  dieser  Formel**!  ist  nur  P,  der  Lösungs- 
druck, für  beide  Metalle  ein  wenig  veränderlich. 
Dieser  Unterschied  ist  0,6  Alm.,  was  für  die 

*1  I.c  Hlanc,  Freudenberg,  f.  ph.  Ch.  t.  XII.  1893. 
l.e  Blanc,  ibid.  t.  VU1,  p.  229.  189t. 
ilodlinder,  Z.  i.  ph.  Ch.  XXVII.  p.  229,  1894. 

**)  Neumann.  Z.  f.  ph.  Ch.  t.  XIX,  p.  229,  1894. 
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lieiden  Potentiale  fiir  Co  u.  Ni  einen  l'ntcrschied 
von 0,1  Volt  ergiebt,  z.  B.  ist  fiir  ( o in  Co  SO, 
« = i ,92  Volt;  «Ni  — 3,o<)  Volt; 

A (Unterschied)  — 0,17  Volt; 
für  Co  in  Ni  CI, 

A = 0,03  Volt. 

Da  man  nun  während  der  Elektrolyse  am 
Anfang  mit  einer  Losung  von  ’/io  Konzentration 
arbeitet,  und  man  zum  Niederschlagen  auch  der 
letzten  Spuren  am  Ende  mit  einer  Losung  von 
0,000001  (normal)  Konzentration  arbeiten  muss, 
so  sieht  man,  dass  in  diesem  Falle  die  Spannung 
für  die  zweiwertigen  Metalle  im  Mittel  0,15  Volt 
lieträgt  und  dass  jeder  Unterschied  verschwindet. 

Die  vorliegende  elektrolytische  Methode  der 
Trennung  von  Nickel  und  Cobalt  besteht 
in  Anwendung  einer  essigsauren  lavsung 
dieser  beiden  Metalle.  Dieser  Losung  werden 
pro  0,3  g des  Metnlles  3 g Ammoniaksulfocyanat, 
1 g Harnstolf  und  1 bis  2 ccm  Ammoniak,  um 
den  Ucbersrhuss  der  Essigsäure  zu  neutralisieren, 
beigesetzt.  Die  Spannung,  mit  welcher  man 
arbeiten  muss,  muss  im  Maximum  ein  Volt, 
die  Stromstärke  0,8  Amp.  pro  ND100  im  Minimum 
erreichen,  und  die  Temperatur  muss  70  bis  8o° 
betragen.  Die  erforderliche  Zeit  betragt  C , Stunden. 

Absolut  notwendig  sind  0,8  bis  1 Amp. 
ND100.  Thatsächlich  haben  wir  bemerkt,  dass 
man  mit  einer  geringen  Stromstärke  (mit 
04—0,5  Amp.)  die  Fällung  der  Co  mit  Ni 
erhält;  und  nur  mit  einer  Stromstärke  von 
0,8  Amp,  erhält  man  die  Trennung  der  Co  von  Ni. 
So  ziehen  die  kleinsten  Mengen  von  E'c,  Mn, 
Bi  eine  beträchtliche  Menge  von  Co  mit  sich, 
woraus  sich  die  Notwendigkeit  der  äussersten 
Sauberkeit  der  Gelasse  und  der  Reinheit  der 
Reagenzien  ergiebt. 

Diese  wichtige  Rolle  der  Stromstärke  ist  in 
vielen  Fällen  beobachtet  worden.  Es  ist  an- 
zunehmen, dass  nur  bei  einer  Stromstärke  von 
0,8  Amp.  die  Ionen  in  einem  kompletten  Zu- 
stande verbleiben,  so  dass  ein  Strom  von  1 Volt 
Spannung  sie  nicht  nach  der  Elektrode  Uber- 
fiihren  kann.  Man  erhält  daher  den  Kobalt- 
niederschlag durch  Verminderung  der  Strom- 
stärke (o,z— 0,6  Amp.)  bei  0,8  Volt  Spannung. 

Bei  Anwendung  dieser  Methode  sammelt 
man  das  Schwefel  enthaltende  Nickel  auf  der 
Kathode,  und  man  kann,  gestiilztauf  dieerhaltencn 
Resultate,  sehliessen,  dass  Nickel  und  Kobalt 
als  Schwefelverbmdungen  gefällt  werden;  und 
zwar  die  Nickelverbindung  bei  einer  Spannung 
'on  1 Volt  und  die  Kobaltverbindung  bei  einer 
solchen  von  1,2  Volt. 

Nachdem  das  Nickel  auf  diese  Weise  als 
Schwefelnickel  getrennt  war,  wurde  esdepolarisiert 
oder  vielmehr  in  4 oder  5 ccm  salpetrige  Säure 
gelegt;  derSchwefeiwurdedurch  E'iltTation  entfernt, 
die  Losung  bis  zu  100  ccm  cingedamptt  und 
mit  Ammoniak  neutralisiert. 

Hierauf  wurde  nach  der  Classen  sehen 
Methode  eleklrolvsiert  und  zwar  auf  0,4  g des 


Metalls  4 — 5 g oxalsaures  Ammonium;  0,8  1 

Amp.  NUtw,  60—50»,  1,5 — 2 Stunden  oder 
mittels  der  Methode  des  Verfassers  auf  0,3  g 
des  Metalls  (Kobalt  oder  Nickel)  in  einer  cssig- 
sauren  und  durch  Ammoniak  neutralisierten 
Losung  1 g Bemsteinsäure  und  1,5  g Harnsäure. 
Man  elektrolysiert  unter  folgenden  Bedingungen: 
70 — So0,  3,5  Volt,  0,8 — 1 Amp.  NDioo,  2 oder 
3 Stunden  lang  für  Kobalt  und  4 Stunden  für  Nickel. 

Die  Reaktion  muss  stets  sauer  sein.  Die 
vorliegende  Methode  ist  insofern  interessant,  als 
sie  die  einzige  unseres  Wissens  nach  ist,  die  in 
einer  angesäuerten  Losung  Nickel  und  Kobalt 
fällt  Die  Möglichkeit  einer  solchen  Methode 
wurde  s.  Z.  von  Fresenius  & Bergmann1) 
bestritten. 

Man  verdampft  schliesslich  in  einem  Wasser- 
bade die  Losung,  welche  das  Kobalt  enthält, 
nachdem  alles  Nickel  gefällt  worden,  bei  Hinzu- 
fllgung  von  5 ccm  von  salpetriger  Säure;  und 
zwar  dampft  man  die  Losung  bis  zu  100  ccm  ein. 
Man  entfernt  durch  Filtration  den  Schwefel, 
neutralisiert  mit  Ammoniakcarbonat  und  elektro- 
lysiert entweder  nach  der  CI assen  sehen  oder 
nach  der  neuen  Methode. 

Durch  beide  Methoden  wurde  das  Gewicht 
des  Nickels  und  des  Kobalts,  welche  in  den 
verdünnten  titrierten  Losungen  dieser  Salze  ent- 
halten waren,  bestimmt. 

In  100  ccm  des  essigsauren  Salzes  jeder 
Losung  waren  enthalten:  0,3015  g Ni,  0,2700g  Co. 

E’olgende  Tabelle  enthält  die  Angaben  einiger 
Analysen,  welche  nach  der  neuen  Methode  aus- 
geflihrt  wurden,  bei  0,3  g Ni  oder  Co  und  t g 
Harnstoff,  3 g Ammoniumsulfocvanat,  1 Volt 
Spannung,  0,8  Anip.,  1 Amp.  von  NDiw  und 
einer  Temperatur  von  75 — 8o». 


Quantität 

Ni  und  Co 

Ni  und  Co  • 

der 

Salze. 

mit 

Schwefel. 

rein 

1° 

j 10  Ni-Acetat 

013650 

0,3023  1 ,, 

1 10  Co-  y 

°,3”7 

0,2725  1 

2« 

| 10  Ni-  » 

0,3675 

0»306  \ 

i 10  Co-  » 

0,3100 

0,272  | 

3° 

| 10  Ni-  * 

0,3640 

0.305  l ,0 
0,275  1 3 

I 10  Co-  » 

°,3'5* 

«u 

f 20  Ni-  * 

0,7264 

0,6014  1 
0,2730  | 4 

*♦ 

( io  Co-  » 

0,3a  >7 

5° 

| io  Ni-  •» 

0,3742 

0,3048  I -0 
0,2721  | 3 

1 *5  Co- 

0,3 1 90 

Diesc  neue 

Methode  mit 

Ammoniak- 

sullucyanür  hat  übereinstimmende 

Kesultate  er- 

geben,  namentlich  für  die  Trennung  von  Eisen 
und  Mangan.  (Wir  werden  hierüber  später  ein 
Referat  bringen  und  haben  das  Referat  über  diese 
frühere  Arbeit  des  Verf.  zum  besseren  Verständ- 
nis vorausgeschickt.  I).  Red.)  — a . 

’)  Z.  f.  an.  Ch.  Ud.  XIX,  p.  315. 
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ThermOSAuIe.  — L.  Gott  sc  ho  in  Charlottenburg.  — 
D.  R.  P.  No.  123146. 

Die  Erfindung  hat  den  Zweck,  die  von  der  heissen 
Kontaktstelle  bewirkte  Wärmeabgabe  möglichst  ein- 
zuschränken.  Hierzu  dienen  zwei  Mittel.  Einmal  wird 
die  den  Heizraum  umgebende  Wärmeschutzmasse  nur 
um  die  heissen  Kontaktstellen  gelegt.  Zweitens  beginnt 
die  Verringerung  des  Querschnittes  der  Ueberleuung 
von  der  heissen  zu  der  kalten  Kontaktstelle  spätestens 
beim  Austritt  aus  der  Warraeschutzmusse. 

Elektrischer  Ofen  zum  Erwärmen  beliebiger 
Gegenstände  auf  vorbestimmte  Temperatur. 

— Adricn  Grobe t in  Vallorbe,  Schweiz.  — I).  K.  P. 

No.  123729- 


Fig.  14. 

Der  elektrische  Ofen  zum  Erwärmen  beliebiger 
Gegenstände  auf  vorbestimmtc  Temperaturen  (z.  B.  beim 
Härten«  Schmieden  oder  Anlassen  von  Metallen)  besitzt 
eine  Retorte  a von  beliebiger  Form  aus  feuerfestem 
Material,  welche  mit  einem  in  einen  elektrischen  Strom- 
kreis eingeschalteten  Widerstand  6 umwickelt  j«t  und 
in  einem  sic  umgebenden  Gehäuse  c so  ungeordnet  ist, 
•lass  der  Zwischenraum  zwischen  dem  Gehäuse  c und 
der  Retorte  <z  (l*czw.  dem  Widerstande)  durch  einen 
schlechten  Wärmeleiter  d ausgeftillt  wird. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammler- 
elektroden-Platten.  — Akkumulatoren-  und  Elek- 
trizität»-Werke,  Aktieu-Gcscllschaft . vorm.  W.  A. 
Boese  & Co.  in  Berlin.  — D.  K.  P,  No.  123832. 


Fig.  15-  PIß.  ib.  Fig.  17.  Piß.  *8. 


Nach  dem  Verfahren  werden  durch  Giessen,  Pressen 
oder  derßl.  hcrgcstellte  gerippte  Bleiitreifen  vom  Quer- 
schnitt der  Fig.  15  behufs  Auseinanderhaltens  der  Rippen 
mit  einem  dünnen  UeberzußC  von  Superoxyd  oder  einer 
leicht  löslichen  Farbe  versehen,  dann  in  ihrer  Längs- 
richtung ausgewalzt,  so  dass  die  Kippen  dünner  werden 
(Fig.  16  bis  18),  und  schliesslich  werden  aus  den  aus- 
gewalzten  Hleisireitcn  die  gewünschten  Sammlcrplattcn 
,'usnm  inengesetzt. 

Eine  Abänderung  des  Verfahrens  besteht  darin, 
dass  die  Rippen  der  auszuwsjzcnden  Bleistreife»  unter 
einem  schiefen  Winkel  wr  Pintleoebene  angeordnet 

werden. 


Sehaltungsvorrlchtung  zur  selbsttätigen  Ver- 
hinderung der  Ueberladung  von  Akkumu- 
latorenzellen.  — Sächsische  Akkumulatoren- 
werke, Aktiengesellschaft  in  Dresden.  — D.  K.  P. 
No.  124257. 


Fig.  r8. 


Im  Stromkreis  der  Polarisaiious/elle  6 ist  ein 
Elektromagnet  / angeordnet,  der,  bei  l'cberschreitung 
der  Maximalspannung  erregt,  durch  Anziehung  des 
Ankers  c in  bekannter  Weise  einzelne  Zellen  oder  die 
ganze  Batterie  a ausschaltet. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  gerippten 
Akkumulatorenplatten.  — Akkumuiatoren- 
werke  Obersprec.  Akifen-Gescllschaft  in  Ober- 
schöneweide bei  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  j 24388 
(Zusatz  zum  Patent  94654). 

Die  Abänderung  des  Verfahrens  nach  dem  Haupt- 
pntenle  besteht  darin,  dass  der  die  Kippen  anstrebende 
Stahl  in  gewünschter  Entfernung  von  der  Kante  seine 
Bewegung  unterbricht  oder  unter  Vollführung  einer 
schwingenden  Bewegung  au*  der  Platte  herausgehoben 
wird.  Dabei  kann  der  Stahl  ebenfalls  unter  Vollführung 
einer  Schwingung  hinter  der  vorderen  Kante  in  da« 
Material  einaetzen. 

Elektrode  für  elektrolytische  Zersetzungs- 
apparate. — Henry  Carmichael  in  Boston,  V.  St.A. 
D.  R.  P.  No.  124404. 


Kig.  19. 

C ist  ein  gut  leitender,  jedoch  chemisch  leicht  zer- 
störbarer Anschlussdraht,  P ist  ein  Draht  aus  nicht 
angreifbarem  Metall,  etwa  Platin,  B eine  Schutzhülle 
aus  nicht  leitendem  Stoff,  etwa  Glas  oder  Porzellan. 
Die  Neuerung  besteht  dann,  dass  der  Zwischenraum 
zwischen  dem  Draht  C und  der  Hülle  B mit  formlosem 
nichtleitendem  Material  D von  zäh  fl  üssiger  Konsistenz, 
t.  B.  Asphalt,  Ilarz  u.  dgl.,  ausgefüllt  ist.  Diese  Mnsse 
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schmiegt  «ich  lacken  Io»  am  den  Draht  heran,  «o  das« 
selbst,  wenn  die  HUUe  B Kiese  bekommt  oder  brüchig 
wird,  die  elektrolytischen  Zersctxungsproduktc  wie  Chlor 
nicht  tu  dem  leicht  zerstörbaren  Draht  B gelangen 
können. 

Verfahren  der  Extraktion  von  Zucker  mittels 
Elektrizität.  — Graf  Botho  Schwerin  in  Wilden- 
bof.  — D,  K.  P.  No.  13443°* 

Zuckerrübenschnitzel  werden  ln  einem  senkrecht 
stehenden  flachen  Kasten  einem  elektrischen  Strom 
aasgetclrt.  Die  hintere  Seite  des  Kastens  besteht  aas 
feinmaschiger  Drabtgaze,  die  vordere  Seite  wird  durch 
FiUertuch  gebildet.  An  der  Vorderseite  ist  der  Kasten 
mit  einem  Aschen  Wasserkasten  verbanden.  In  den 
Wasserkarten  wird  die  positive  Elektrode  eingesetzt, 
and  die  hintere  Drahtguewand  bildet  die  negative 
Elektrode.  Wahrend  der  Wirkung  des  Stromes  tropft 
durch  die  Drahtgazewand  eine  grünbraune  Lösung  voa 
ammoniakalischem  Geruch  and  stark  alkalischer  Reaktion 
ab,  welche  neben  dem  Zocker  Eiweisekörper  in  Form 
von  Ammonium-  und  Natrium- Alhuminaten  gelöst  ent- 
hält, Die  Eiweissstofle  werden  abgeschieden  und  für 
eich  verwertet,  aus  der  verbleibenden,  nur  noch  wenig 
gefärbten  Lösung  lässt  sich  der  Zocker  leicht  aus- 
kristallisieren. 

Verbesserte  Elektrodenplatte  fflr  Sammler- 
batterlen.  — Jean  Hapuaic  Kelin  und  Charles 
Adolphe  Kotier  in  Levallois»Perret,  Krankr,  — 
D.  K.  P.  No.  1244S0. 

Die  Elektrodenplatte  besteht  aus  einem  Rlcirahmcn 
von  geeigneter  Form,  auf  welchem  schraubenförmig  ge- 
drehte Randstreifen  aus  dünnem  Blei  in  Reiben  an- 
geordnet sind.  Die  zu  beiden  Seiten  de«  Kähmens 
hervorstehenden  Schraubenwindungen  der  Streifen 
werden  abgeplattet.  Dabei  werden  durch  vorhergehen- 
des Bestreuen  der  Elektroden  mittels  einer  granulösen 
widerstandsfähigen,  die  W indangen  der  Streifen  aus- 
fallenden Masse  (Salz  u.  dg!,)  die  inneren  llohlräumc 
der  Streifen  bewahrt,  so  dass  man  nach  dem  darauf 
folgenden  Auflösen  der  eingestreuten  Masse  eine  poröse 
Elcktrodcnplatte  von  mittiger  Stärke  erhält. 

Vorfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Bleisuperoxyd,  — Chemische  Fabrik 
Crieshcim  - Electron  In  Griesheim  a.  M.  — 
D.  K.  P.  No  124513. 


Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  in  Lösungen  des 
Chlorids  eines  |.cich(tnctallc«  oder  anderer  Halo  gemalte 
desselben  oder  eines  Gemisches  von  solchen  Bl  ei  glatte, 
Mennige  a.  dgl.  suspendiert  und  solche  Lösungen  nach- 
her clcktrolynert  werden. 

Die  praktische  Ausführung  dieses  Verfahren»  ge- 
staltet sich  beispielsweise  folgendermassen: 


In  einem  Gefäss  a mit  einer  Lösung  des  betreffen- 
den Salzes  befindet  sich  die  Anode  3 aus  Daiin  oder 
Kohle  und  die  Kathoden  0 und  d zum  Beispiel  aus 
Eisen,  welche  in  Hotzrahmen  0 und  ./mit  tibergespannter 
Pergamenthant  g und  k eingelassen  sind.  Das  Gefäss 
steht  in  einem  durch  Dampfrohr  i geheizten  Wasser- 
bade k.  Ein  Rührwerk  / hält  du  in  der  Lötoag 
suspendierte  Bleioxyd  in  steter  Bewegung.  Nach  Ein- 
wirkung des  elektrischen  Stromes  in  der  nach  der 
angewendeten  Menge  dea  Bleioxyds  und  der  benutzten 
Stromstärke  berechneten  Zelt  wird  die  Lösung  mit  dem 
fein  verteilten  schwarzbraunen  Superoxyd  in  Stand- 
gefäsae  abgebebert  und  abaitzen  gelassen.  Die  klar 
gewordene  ljtoung  kommt  wieder  in  das  Kcaktions- 
gefäss  a zurück,  wird  mit  frischer  Blelglätte  versetzt 
und  wieder  elektrolysiert.  Der  tchwarsbraune  Schlamm 
des  Superoxyds  wird  mehrere  Male  mit  Wasser  dekan- 
tiert, abgenutscht  und  getrocknet.  Das  Superozyd 
bildet  dann  ein  ausserordentlich  fein  verteiltes  schwarz- 
braun cs  Pulver. 

Zweipolige  Sammlcrelektrode  — S.  Lloyd 
Wiegand  io  Philadelphia.  — D.  R.  P.  No.  124516 


Fig.  21. 

Die  zweipolige  Sammlerelektrode  besteht  aus  einem 
trogförmigeo  Masseträger  6.  dessen  Ränder  c haken- 
förmig nach  unten  umgebogeo  sind,  um  dem  die  Ränder 
umgebenden  und  die  Elektroden  von  einander  isolieren- 
den Rahmen  d aus  nicht  leitendem  Stoff  einen  guten 
Halt  zu  bieten.  Der  Rahmen  wird,  damit  er  sich  innig 
an  den  Rand  des  Masseträgers  legt,  um  diesen  beru an- 
gegossen. Zu  diesem  Zweck  wird  eine  zweiteilige 
Form  f g benutzt,  die  mit  einer  Emgussoffnuog  f ver- 
sehen ist.  In  dem  Rahmen  d wird  ein  Kanal  « vor- 
gesehen, durch  den  bei  der  fertigen  Elektrode  der 
Elektrolyt  etngefflhrt  werden  kann. 


Sammlerelektrode.  — Carlo  Bruno  m Rom.  — 
D.  R.  P.  No.  1245 15. 


Fm*  aa. 


Digitized  by  Google 


46 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  2 


Die  Summlerelektrodc  ist  mit  einer  gelochten  Cellu- 
loidtasche  d amgeben,  welche  Ansätze  k aufweist,  mittels 
welcher  die  Elektrode  an  der  Tragleiste  i aufgehängt 
wird.  Durch  da«  Gewicht  der  in  der  Tasche  ein- 
geschlossenen wirksamen  Masse  c werden  die  Seiten* 
wände  der  Tasche  stets  gespannt  gehalten  und  gegen 
die  Masse  c gedrückt.  Hierdurch  werden  Verbiegungen 
der  Elektrode  uach  Möglichkeit  verhindert,  und  wird 
zugleich  ein  guter  Zusammenhang  zwischen  Tasche  d, 
wirksamer  Masse  c und  dem  dünnen,  mit  Zacken  6 
versehenen  Metallblech  a geschaffen.  Letzteres  dient 
nur  als  Stromleiter,  wird  also  nicht  zum  Aufhangen 
oder  Tragen  der  wirksamen  Masse  benutzt.  Die  Tasche 
ist  mit  gewellten  Streifen  oder  Rippen  r versehen, 
welche  die  Seitenwände  der  'lasche  versteifen  und 
gleichzeitig  beim  Zusammenbau  der  Elektroden  diese 
von  einander  trennen. 

Verfahren  zur  Herstellung  einer  die  Elek- 
trodenplatten vollständig  umsehltessenden 
CelluloldhQlle.  — Baron  Henry  Texicr  d'Arnout t 
in  Baris.  — D.  R.  P.  No.  1245 17. 

Der  die  wirksame  Masse  umschliessende  Rahmen 
des  gitterförmigen  MassetrSgers  wird  mit  einem  mehr- 
maligen Cclluloidanstrich  an  seinen  Aussenseiten  ver- 
sehen. Darauf  werden,  wahrend  der  Anstrich  noch 
weich  ist,  die  dünnen  gelochten  Celluloidplatten,  welche 
die  Breitseiten  der  Elektrode  bedecken  sollen,  fest  an 
den  Rahmen  angedrückt,  wobei  sie  sich  innig  mit 
dem  an  dem  Rücken  fest  anhaftenden  Celluloid- 
anstrich  verbinden. 


Negative  Polelektrode  für  Zinksammler.  — 

Leger  Hornel  und  Bisson,  Berges  & Co.  in  Paris. 
— D.  R.  P.  No.  124518.  (Zusatz  zum  Patente 
No.  96082.) 


Ein  Rahmen  aus  nicht  leitendem  Stoff  umschliesst 
mehrere  Zinkstäbe  a.  Die  untere  Rahmenleiste  b ist 
mit  Höhlungen  versehen,  die  (Quecksilber  enthalten,  in 
welches  die  Zinkstäbe  einlauchcn.  Die  obere  Rahmen- 
leiste c ist  mit  einer  Längsnut  versehen,  in  welche 
die  oberen  verbreiterten  Enden  der  Zinkstäbe  hinein- 
ragen. Die  Nut  ist  mit  Zinkamalgam  gefüllt. 


ALLGEMEINES. 


Zur  Bekämpfung:  der  Bleierkrankungen 
gewerblicher  Arbeiter.  Das  k.  sächs.  Ministerium 
des  Innern  hat  den  Vorschlägen  des  Landcs-Medizinal- 
kollegiums  gemäss  verordnet,  dass  die  gewerblichen 
Betriebe,  in  denen  die  Arbeiter  der  Bleivergiftung  aus- 
gesetzt sind,  besonders  beaufsichtigt  werden  sollen. 
Soweit  nicht  vom  Bundesrate  besondere  Vorschriften 
erlassen  sind,  ist  namentlich  die  Einhaltung  folgender 
Bestimmungen  streng  zu  kontrollieren: 

1.  Arbeiten,  bei  denen  Blei  und  Hlcipräparatc  zur 
Verwendung  kommen,  dürfen  nicht  in  Wohn-  und  Schlaf- 
räumen (sofern  es  sich  nicht  um  Instandhaltung  solcher 
Räume  durch  Maler  usw.  handelt)  vorgenommen  werden. 

2.  Die  Arbeitsräumc  müssen  stets  möglichst  rein 
gehalten  und  insbesondere  die  Fussböden  durch  täg- 
liches Aufwaschen  oder  feuchtes  Abwischen  von  dem 
sich  ablagernden  Bleislaub  und  sonstigen  Bleiabfällen 
gereinigf  werden.  Auch  sind  die  Räume  täglich  gründ- 
lich zu  lüften. 

3.  Kür  die  Arbeiter  müssen  genügende  Wasch- 
einrichtungen, sowie  ein  geeigneter  Raum  zum  Ablegen 
und  Aufbewahren  ihrer  gewöhnlichen  Kleider  vor- 
handen sein. 

4.  Die  Arbeiter  haben  bei  der  Arbeit  besondere 
Arbeitsklcider  zu  tragen. 

5.  Das  Tabakrauchen  und  Tabakkauen  ist  während 
der  Arbeit  zu  unterlassen. 

6.  In  den  Arbeitsräumen  dürfen  Speisen  und  Ge- 
tränke nicht  aufbewahrt  und  nicht  genossen  werden. 

7.  Ihre  Mahlzeiten  haben  die  Arbeiter  in  einem 
hierzu  besonders  bestimmten,  von  den  Arbeitsräumen 


vollständig  getrennten  Raume  einzunehmen.  Vor  dem 
Essen  müssen  dieselben  die  Arbeitsklcider  ablcgen,  sich 
den  Mund  durch  Ausspülen  und  Gurgeln  mit  reinem 
Wasser  reinigen  und  die  Hände  und  Gesicht  mit  heissem 
Wasser  und  Seife,  und  zwar  die  Hände  unter  Ver- 
wendung einer  Bürste,  sorgfältig  waschen. 

8.  ln  gleicher  Weise  haben  sich  die  Arbeiter  vor 
dem  Verlassen  der  Arbeitsstätte  gründlich  zu  reinigen. 

Kerner  ist  unter  Umständen  die  Ucberwachung  des 
Gesundheitszustandes  der  Arbeiter  durch  regelmässige 
periodische  ärztliche  Untersuchungen,  die  Ausschliessung 
nicht  völlig  gesunder  Peisonen,  jugendlicher  Arbeiter  und 
Frauen  von  der  Beschäftigung  in  dem  Gewerbebetrieb 
überhaupt  oder  von  bestimmten  Arbeiten,  sowie  sofortige 
Ausschlicssung  Erscheinungen  von  Bleikrankheitcn 
zeigender  Arbeiter  von  der  bisherigen  Beschäftigung 
bis  zum  Eintritt  völliger  Genesung  ins  Auge  zu  fassen. 
Auch  sollen  die  Arbeiter  vor  Antritt  der  Beschäftigung 
vom  Unternehmer  über  die  Gefahr  und  ihre  Verhütung 
aufgeklärt  werden.  Schliesslich  sollen  die  Kranken- 
kassenärzte bezw.  Kassenvorstände  verpflichtet  werden, 
bei  Kassenmitgliedern  auftretende  Bleivergiftungen  als- 
bald der  Polizeibehörde  zur  Anzeige  zu  bringen. 

lieber  elektrische  Schläge  durch  einen 
Strom  mit  einer  Spannung  von  600  Volt,  im 

elektrischen  Laboratorium  des  Londoner  Board  of  Trade 
(Handelsgericht)  hat  man  kürzlich  Versuche  an  Personen 
angestellt,  um  die  Widerstandsfähigkeit  des  mensch- 
lichen Körpers  beim  Ilindurchfliesscn  von  elektrischen 
Strömen  mit  einer  Spannung  too  bis  500  Volt  kennen 
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Zwilchen  Finger  und  Finger 

Zwischen  Fuss  und  Fass*) 

Milli- 

ampere 

Zahl  der 
bei  100  Volt 

Personen 
bei  *00  Volt 

Millb 

ampere 

Zahl  d.  Personen 
bei  500  Voll 

1.0 

— 

0,0 

»7 

*5 

9 

0,2$ 

1 

2.0 

10 

0.5 

5 

7 

— 

1,0 

2 

30 

5 

— 

1,5 

1 

J-5 

1 

— 

1,75 

1 

4.0 

3 

2 

2,0 

5 

4,5 

1 

— 

4.5 

5.0 

— 

| 

3'° 

3 

6.0 

2 

— 

4,0 

1 

8.0 

1 

5." 

2 

10,0 

2 

2 

S,o 

l 

12,0 

— 

I 

1 1,0 

1 

14.0 

— 

2 

140 

1 

i5iO 

— 

3 

• 5.0 

■ 

— 

— 

— 

■7.5 

— 

- 

— 

20,0 

2 

— 

— 

— 

24,0 

1 

- 

— 

— 

45.0 

1 

— 

— 

— 

28,0 

1 

— 

— 

“ .. 

30,0 

1 

- 

42 

12 

— 

5° 

»n  lernen.  Der  hierzu  verwendete  Apparat  war  «ehr 
einfach,  er  besass  eine  Reihe  von  Kontakten,  welche  so 
CTOts  waren,  dass  man  sie  mit  dem  Finger  bedecken 
konnte,  und  ausserdem  zwei  kune  Stücke  von  Strasaen- 
bthoschiencn.  Ein  Stromreiger  zum  Anzeigen  von  Milli- 
Ampere  war  derart  im  Stromkreis  angeordnet,  dass  die 
Einschaltung  einer  Person  zwischen  zwei  beliebige  Kon- 
takte eine  Ablesung  ermöglichte.  Es  wurden  Ver- 
bindungen zwischen  Finger  und  Finger,  zwischen  Finger 
and  Fass  und  zwischen  Fuss  und  Fass  hergestellt;  die 
vorstehende  Zusammenstellung  giebt  typische  Daten  von 
einigen  der  untersuchten  Personen  wieder.  Bei  der 
Herstellung  der  leitenden  Verbindung  zwischen  Finger 
und  Finger  bestand  bei  dem  beobachteten  Versuch  die 
Haoptschwicrigkcit  in  der  Scheu  vor  dem  brennenden 
Gcfiihl  an  den  Berührungsstcllen ; da  diese  aber  klein 
waren,  so  was  das  Brennen  nicht  so  stark,  und  man 
hielt  daher  um  so  leichter  den  Finger  auf  dem  Kontakt. 
Bei  der  Benutzung  der  oben  erwähnten  Schiene  zur 
Herstellung  der  leitenden  Verbindung  zwischen  Fuss 
cod  Fass  war  es  weniger  schwierig,  allmählich  Schuhe 
id  verwenden  und  eine  Spannung  von  500  Volt  zu  be- 
nutzen. Die  obige  Tabelle  zeigt  etwas  merkwürdige 
Resultate;  bei  der  Verbindung  zwischen  Finger  und 
Finger  ist  zu  erwähnen,  dass  die  Grenze  von  200  Volt 
nicht  überschritten  wurde.  Die  Finger- Fuss -Versuche 
zeigen  jedoch,  dass  mehr  als  9O«;’0  imstande  sein  würden, 
den  Trolleydraht  eines  Strassenbahnsystems,  ohne  jeden 
Schaden  zu  nehmen,  anzufassen,  und  dieser  Umstand 
könnte  in  hohem  Masse  zur  Beruhigung  des  Publikums 
beitragen.  Betreffs  des  durch  den  Strom  verursachten 

•>  Versuche  bei  Verbindung  zwischen  Finger  und  Fuss.  — 
Bei  500  Volt  wurden  31  untersucht,  14  Personen  fühlten  nichts,  bei 
»'I  Personen  beobachtete  man  einen  Strom  unter  4 Milliampere.  ! 
Von  den  14  Personen,  durch  welche  unvorbereitet  Strom  von  100  Volt  | 
bmlurcbging,  reigten  11  Strom  von  weniger  als  5 Ampere.  «J 


Gefühls  im  Verhältnis  zu  der  hindurcbflieMendeu  Stram- 
in enge  ergiebt  sich  aus  der  Tabelle,  dass  bei  dem 
grosseren  Teil  der  untersuchten  Personen  der  Strom- 
durchgang wenig  Beschwerden  verursachte;  da  ferner 
keiner  jedenfalls  mehr  Strom,  als  er  bequem  ertragen 
konnte,  anfnahm,  so  lassen  sich  die  beobachteten  Re- 
sultate als  die  thatsäclilichen  Wirkungen  des  Stromes 
auf  den  menschlichen  Körper  betrachten.  (Elektro- 
technischer Anzeiger  nach  »The  Electrician  i.) 

Anstrich  für  Akkumulatoren  - Räume.  Die 

heim  Laden  von  Akkumulatoren  auftretenden  schwefel- 
sauren Gase  zerstören  sowohl  alle  ungeschützten  Metall- 
teile  als  auch  Ilolz.  Gewöhnliche  Oelfarbenanstriche 
schützen  nicht  davor,  auch  Anstriche  mit  Kreosot  be- 
währen sich  schlecht.  Dagegen  hat  sich,  der  »Deutschen 
Bauhütte«  zufolge,  ein  Anstrich  mit  Teer  oder  Teer- 
präparaten als  dauernd  wirksam  erwiesen. 

Zahl  der  Chemiker.  Es  lebten  1897  nach  einer 
Zusammenstellung  von  F.  Fischer  («Das  Studium  der 
technischen  Chemie  an  den  Universitäten  und  technischen 
Hochschulen  Deutschlands  und  das  Chemiker-Examen  s. 
Verbog  von  Fr.  Vieweg  & Sohn,  Braunschweig  1897) 
in  Deutschland  etwa  4000  akademisch  gebildete  tech- 
nische Chemiker,  während  die  Anzahl  derjenigen,  welche 
die  Chemie  nur  als  Wissenschaft  pflegen,  kaum  200 
betragen  wird.  Von  allen  deutschen  Chemikern  mit 
akademischer  Bildung  sind  also  95  ®/0  technisch  thätig.  — 
Fischer  schätzt  die  Verteilung  der  4000  technischen 
Chemiker  folgendermasaen : Chemische  G rossind ustric 

220;  Kunstdüngerfabriken  90;  Sprcngstofffabriken  50; 
Schweclcreien,  Erdöl  50;  chemische  Präparate  (anorgnu.) 
250;  organische  Präparate  und  Farbstoffe  1000;  405 
Rübenzuckerfabriken  und  Raffinerien  300;  Stärke, Dextrin, 
Gärungsgewerbe  50;  Fettindustrie,  Gerbereien,  Färbe- 
reien 100;  Hüttenwerke  400;  sonstige  Betriebe  (zur  Ab- 
rundung) 390;  380  Laboratorien  und  landwirtschaftliche 
Versuchsstationen  700;  staatliche  Betriebe  100;  Apotheker 
(mit  vollem  Studium)  200;  Assistenten  von  Hochschulen, 
später  Techniker  100  — zusammen  4000. 

Der  Staat  beschäftigt  eine  grössere  Zahl  von 
Chemikern.  Nach  H.  Wicliclhau s (Chem.  Ind.  1897,  1) 
haben  folgende  Behörden  Chemiker  nötig:  Reichsamt 
des  Innern  (Chem.  des  Patentamtes  und  des  Gesundheits- 
amtes, Nahrungsmittelchemiker).  — Kultusministerium 
(Chem.  d.  Wissensch.  Deputation  für  das  Medizinal- 
wesen,  Lehrer  an  den  Universitäten,  technischen  Hoch- 
schulen u.  s.  w.,  Chem.  d.  königl.  Museen).  — Ministerium 
des  Innern  (Polizeichemiker),  — Justizministerium  (Ge- 
richtschemiker). — Kriegsministerium  (Lehrer  an  der 
Kriegsakademie,  Chem.  d.  Versuchsslclle  f.  Sprengstoffe, 
der  Munition»-  and  Gcwchrfabriken).  — Ministerium  für 
J Landwirtschaft  (Lehrer  an  den  landwirtschaftlichen  und 
tierärztlichen  Hochschulen,  an  den  Forstakademien).  — 
Finanzministerium  (Chem.  d.  königl.  Münze  u.  d.  Zoll- 
verwaltung). — Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
(Chem.  d.  technischen  Prüfungsamtes).  — Handels- 
ministerium (Chem.  der  technischen  Deputation  f.  Ge- 
werbe, I.chrcr  an  den  Bergakademien,  Chem.  der  Berg- 
und  Hüttenverwaltung,  der  Porsellanmanufaklur,  der 
technischen  Versuchsanstalten,  der  Fabrikbeaufsichtigung 
[Gcwcrbeinapektion]).  — Bayern  und  Baden  haben 
ausserdem  noch  Chemiker  bei  der  Verwaltung  der  Eisen- 
bahnen. 
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BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Jahrbuch  der  Chemie,  Bericht  über  die  wichtigsten 
Fortschritte  der  reinen  und  angewandten  Chemie. 
Herausgegeben  von  Richard  Meyer,  Braunschweig, 
unter  Mitwirkung  von  H.  Be ckurts- Braunschweig, 
C.  A.  Bischoff- Riga,  E.  F.  Dürre- Aachen,  J.  M. 
Eder-Wien,  P.  Friedländer-Wien,  C.  Haeusser- 
mann  - Stuttgart,  F.  W.  Küster- Clausthal,  J.Lewko- 
witsc  h- London,  M.  Märcker-Hailc,  W.  Muth- 
m an n- München,  F.  Röhmann- Breslau.  X.  Jahr- 
gang. 1901.  Braunschweig.  Druck  und  Verlag  von 
Fricdr.  Vieweg  & Sohn.  Preis  geh.  14  M.,  geb. 
in  Leinwand  15  M.,  in  */»  Frz.  16  M. 

Das  Jahrbuch  der  Chemie,  auf  dessen  Vorzüge  wir 
bereits  früher  unsere  Leser  mehrfach  aufmerksam 
gemacht  haben,  tritt  nunmehr  mit  diesem  Bande  in  den 
10.  Jahrgang  ein  — wohl  der  sicherste  Beweis  für  die 
steigende  Beliebtheit  und  Anerkennung,  deren  sich  das- 
selbe erfreut.  Auch  die  Mitarbeiter  sind  tum  grossen 
Teil  dieselben  geblieben  wie  früher,  so  dass  die  be- 
währte Bearbeitung  des  Stoffes  und  die  vorzügliche 
Anor  dnung  desselben  auch  in  diesem  Jahrgang  sich 
den  früheren  Auflagen  würdig  anschliesst.  Dabei  ist 
jedoch,  soweit  es  für  thunlich  erachtet  wurde,  neuen 
Anregungen  in  bester  Weise  Folge  gegeben  worden, 
so  dass  sich  das  Werk  nunmehr  als  ein  alter,  lieber 
Bekannter  präsentiert,  der  bei  Beibehaltung  der  alten 
Art  und  Weise  der  Bearbeitung  jedem  Fortschritt  Rech- 
nung getragen  hat.  Es  sei  erwähnt,  dass  der  Umfang, 
entsprechend  den  Fortschritten  des  Gebietes  gegenüber 
früheren  Jahrgängen,  zugenommen  hat,  und  so  zweifeln 
wir  nicht,  dass  das  Jahrbuch  von  allen  Fachgenossen 
auch  in  seiner  neuen  Auflage  wieder  freudig  begrüsst 
werden  wird. 

WOllenweber,  F.  W.,  Diagramme  der  elek- 
trischen und  magnetischen  ZustAnde  und 
Bewegungen,  zugleich  ein  Beitrag  zur  Beantwortung 
der  Fragen;  »Was  ist  Elektrizität;  was  ist  Magnetis- 
mus:« in  Uebereinstimmung  mit  den  Ergebnissen  der 
Experimental- Untersuchungen,  mit  ca.  60  Original- 
Zeichnungen  auf  10  lithographierten  Quartlafeln. 
Als  Manuskript  gedruckt.  Leipzig  1901.  Johann 
Ambrosius  Barth,  geh.  4 M.,  geb.  4,50  M. 

Der  Verfasser  giebt  in  vorliegendem  Werke  eine 
bildliche  Darstellung  der  elektrischen  und  magnetischen 
Zustände  und  Bewegungen  und  rückt  dieselben  unter 
einen  einheitlichen  Gesichtspunkt.  Es  ist  das  typo- 
graphisch ausgezeichnet  ausgestattctc  Werk  ein  inter- 


essanter Beitrag  tu  den  modernen  Ansichten  Uber  die 
Frage  des  Wesens  der  Elektrizität  und  des  Magnetismus, 
der  viel  des  Interessanten  darbictet,  und  dessen  Inhalt 
wir  unseren  I^esern  schon  um  deswillen  zum  Studium 
eifrigzt  empfehlen,  weil  ia  jede  neue  Ansicht  and  jede 
neue  Hypothese  sicherlich  der  eingehendsten  Prüfung 
wert  ist. 

Uhland,  Wllh.  Helnr.,  Zivil- Ingenieur.  Kalender 
für  Masehinen-lngenieure  1902,  unter  Mitwirkung 
bewährter  Ingenieure.  28.  Jahrgang,  ln  zwei  Teilen. 
I.  Teil:  Taschenbuch,  2.  Teil:  Für  den  Konstruktions- 
tiseb.  Preis  gebunden  3 M.,  Lederband  4 M.,  Brief- 
tAschenlederbsnd  5 M.  1.  Teil.  Stuttgart,  Arnold 
Bergsträsser,  Verlagsbuchhandlung  A.  Krbner. 

Uhlands  Kalender  für  Masehinen-lngenieure  ist 
eines  derjenigen  Werke,  die  jedem  Techniker  seit  Jahren 
auf  das  beste  bekannt  sind,  und  deren  Vorzüglichkeit 
durch  die  stets  neuen  Auflagen  und  die  allgemeine 
Anerkennung,  deren  sie  sich  erfreuen,  Uber  jeden  Zweifel 
erhaben  ist.  Es  ist  nicht  notig,  dass  wir  Uber  die 
Brauchbarkeit  dieaes  Kalenders  auch  ein  Wort  nur  ver- 
lieren, und  wir  begnügen  uns  deshalb,  unsere  I.cscr 
hiermit  auf  das  Erscheinen  der  neuen  Auflage  aufmerk- 
sam zu  machen. 

Biedermann,  Dr.  Rudolf.  Chemiker- Kalender 
1902.  Ein  Hilfsbuch  für  Chemiker,  Physiker,  Minera- 
logen, Industrielle,  Pharrasceuten,  Hüttenminner  u.  s.  w. 
23.  Jahrgang,  mit  einer  Beilage.  Berlin,  Verlag  von 
Julius  Springer.  Preis  in  Iminen  4 M.,  in  Leder 
4,5<>  M. 

Der  Biedermann'sche  Chemiker- Kalender  er- 
scheint nunmehr  in  23.  Auflage  — gewiss  ein  Zeichen 
seiner  allgemeinen  Beliebtheit.  Verschiedene  Kapitel, 
wie  das  über  Löslichkeit  und  Analyse,  sind  neu  be- 
arbeitet, ebenso  verschiedene  Kapitel  Über  techniacb- 
chemlsche  Untersuchungen.  Eine  so  wenig  geklärte 
Sache,  wie  die  Ionen-Reaktionen  und  ihre  Rolle  in  der 
Analyse,  hätten  im  Kalender  wahrlich  keine  Aufnahme 
zu  finden  brauchen.  Die  von  Rose,  dem  Vater  der 
Analyse  aufgestellten  Grundsätze  sind  hinreichend  klar 
und  allgemein  anerkannte,  dass  es  wahrlich  nicht  nötig 
gewesen  wäre,  die  neue  Theorie  von  den  Ionen -Reak- 
tionen, die  doch  nur  geeignet  ist,  Verwirrung  anzurichten, 
und  die  für  den  praktisch  und  technisch  arbeitenden 
Chemiker  absolut  keinen  Wert  hat,  aufzunehmen. 


PATENT  -ÜBERSICHT. 

Zusammengestellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Da/chvw,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Patent-Anmeldungen. 

KL  21  c.  W.  17864.  Verfahren  zur  Isolierung  elek- 
trischer Leiter.  Clinton  Edgar  Woods,  Chicago. 

KI.  21  f.  J.  6430.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Glüh- 
körpern für  elektrische  Glühlampen;  Zu«,  z.  Patent 
120875.  D*-  Alexander  Just,  Wien. 

Kl.  48  a.  W.  17792.  Hänger  für  galvanische  Bäder 
mit  im  Hängerunterteil  drehbar  gelagertem  Waren- 
haken. Sally  Marxsohn,  Gross-Gerau  und  Henry 
Weite,  Frankfurt  a.  M.,  Textorair. 


KI.  48a.  E.  7879.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Be 
arheitungsfähigkeit  von  galvanisch  stark  vernickelten 
Blechen.  Elcktro-Metallurgie,  G.  m.  b.  H.,  Berlin. 

Kl.  21  b.  B.  29168.  Thermo-elektrische  Batterie.  Leon 
Binier,  Paris. 

Kl.  2t  b.  H.  25562.  Elektrischer  Sammler.  Thorvald 
Tage,  Agathon  Hansen  und  Carl  Christian,  Fre- 
derik  Ferdinand  Petersen,  Kopenhagen. 

KI.  21  c.  A.  8166.  Flüssigkeltsan  lass  widerstand  für 
Elektromotoren.  Allgemeine  ElektrlzUä  tsge- 
sellschaf  t,  Berlin. 
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Kl.  21  b.  J.  5974.  Verfahren  rum  Graphitisieren  von 
Koblenelektroden.  International  Acheton  Gra- 
phite Co.,  Niagara  Fallt,  V.  St.  A. 

Kl.  48a.  M.  18341.  Verfahren  /ur  elektrolytischen 
Verzinkung  von  Eiten.  Julei  Meurant,  Arlont,  Belgien. 

Kl.  2t  c.  Sch.  18000.  Quecktilbertchnlter  tUr  zeit- 
weite  Stromschlic«*ung,  Theodor  Sc hoc n,  Ohlan* 
ufer  38  und  Wilhelm  Loewen,  Brunncnstrasae  31, 
Breslau . 

Kl.  21  f.  II.  26781.  Verfahren  xur  Herstellung  von 
Hogcnlampco-Klekirodcn  aus  einem  Karbid,  weichet 
von  Wataer  «erteilt  wird.  Dr.  Hermann  J.  Kreyzer, 
Amsterdam. 

Kl.  21  f.  H.  26782.  Verfahren  «ur  Herstellung  von 
Elektroden  für  Bogenlampcu  aut  einem  Karbid,  weichet 
von  Watter  «ertctit  wird.  Dr.  Hermann  J.  Kreyxer, 
Amsterdam. 

Kl.  2t  f.  II.  26804.  Verfahren  zur  Herstellung  Inf t- 
bestkndiger  Karbidelektrodeu  für  Bogenlampen.  I)r. 
Hermann  J.  Kreyxer,  Amsterdam. 

Kl.  2 1 f.  S.  15089.  Verfahren  zur  Vergrosterung  der 
wirtschaftlichen  Lebensdauer  von  elektrischen  Glüh- 
lampen. Siemens  A lialske,  A.-G.,  Berlin. 

Kl.  21  h.  G.  16139.  Vorrichtung  zur  Erhitrung  von 
Arbeitsatücken  im  elektrischen  Bade;  Zu«,  t.  Anm. 
G.  14937.  Joseph  Giriot,  Jumet,  Belgien. 

Kl  12  g.  B.  98896.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Kontaktkbrpern  für  den  S<hwefcI*äurcanhydridproxe*s. 
Badische  Anilin*  und  Sottn*  Fabrik,  Ludwig*« 
hafen  a.  Rh. 

Kl.  21b.  II.  25747.  Diaphragma  für  Kohle  - Zink* 
clemente.  Paul  Itahn.  Heiligenhaus  b.  Düsseldorf, 
und  Hugo  Loebncr.  Barmen- Rittershausen. 

Kl.  2 1 c,  II.  26150.  Elektrischer  Widerstand  mit  pulver- 
förmiger  Widcrstandsmaase.  Robert  llopfelt,  Berlin, 
Ansbacherstr.  33. 

Kl.  21  f.  K.  20253.  Ncrnatlampe.  bei  welcher  der  in 
einer  luftleeren  Hirne  befindlichen,  aus  Leiter  zweiter 
Klasse  bestehende  hohle  I^uchtkoqier  einen  oder 
mehrere  Leiter  erster  Klasse  umschhcstt.  Job.  Jakob 
Knecht,  Chemnitz,  Kostameostr.  39. 

Kl.  2t  f.  S.  14474.  Verfahren  zum  Regenerieren  elek* 
frischer  Glühlampen  mit  Kohlcfaden  und  Kohlen- 
wasser stoiT-  Atmosphäre.  Alf.  Sindmg-Larten. 
Frcdriksvaern,  Norw. 

Kl.  12  m.  C.  99400.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Bleisuperoxyd,  Zu*.  z.  Bat.  124512. 
Chemische  Fabrik  Griesheim-  Lickt  ron,  Frank- 
furt a.  M . 

Kl.  2 1 f . S.  14991.  Verfahren  zur  Gewinnung  eines 
.Stoffes  <ur  Herstellung  elektrischer  Glühkörper. 
Siemens  & lialske,  A.  G.,  Berlin. 

Kl.  48a.  A.  8230.  Aus  einzelnen  Lamellen  l>ettehendc 
Anode.  Maurice  d'Andrimont,  Lattich. 

Kl.  48a.  C.  10120  Verfahren  «ur  Vorbereitung  von 
Aiummiumgegcnsiundcn  für  die  galvanische  Plattierung. 
Hippolyte  Georges  Cast  in.  Paris. 

Erteilen  gen 

Kl.  2 lc.  130248.  Flüssigkeitawiderstand  für  Gleich- 
strom. Allgemeine  Elektrizitäts-Gesellschaft, 
Berlin. 

Kl.  40a.  130298.  Verfahren  der  trocknen  sulfatisie- 

rang  von  Magnesium.  Nickel,  Kupfer  in  Erzen,  welche 
diese  Metalle  und  Eisen  in  oivducben,  kieseUauren 
oder  kohlensaure ti  Verbindungen  enthalten.  Siemen  s 
•V  lialske,  A.-G.,  Berlin 

KL  I2h.  130  34s.  Zirkulationseiorichtung  an  elektro- 
lytischen Apparaten  mit  doppelpoligen  Elektroden. 
Max  Haas,  Aue  i.  S.  und  Dr.  Felix  Oettel,  Kadeheul 
b.  Dresden. 

Kl.  I2U  B.  30458  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Aetralkalien  auf  elektrischere  Wege.  Andre  B röchet 
und  Georges  Ranaon,  Pan*. 


KL  21  b.  130522.  Vorrichtung  tum  Einstreichen  der 
wirksamen  Masse  in  Sammlerclektroden.  Theodore 
rcakatore,  Manchester. 

Kl.  21  e.  130646.  Elektrolytischer  Elektnzititsmesser. 
The  Bastian  Meter  Company  Limited,  Kenthis, 
London. 

Kl.  2 1 f.  130657.  Elektrische  Glühlampe  mit  Nernst« 
schcm  Leuchtkörper.  t harles  Borei,  Lyon. 

Kl.  21  f.  130699.  Verfahren  «ur  Verstärkung  von 
Kohlefäden  und  zur  Keginierung  abgenutzter  Fäden 
elektrischer  Glühlampen  in  ihrer  Glocke.  Ferdinand 
Fanta,  London. 

KL  2 1 f.  I3°7°9-  Verfahren  «ur Herstellung  von Karbid- 
f&den  aus  Kohlcfaden,  die  mit  Metallsalzen  getränkt 
sind.  William  Lawrence  Voclker,  London. 

KL  21  f.  130710.  Vorrichtung  zur  Umwandlung  mit 
Metallsalzen  getränkter  Kohlefäden  in  Karbidfäden. 
William  Lawrence  Voelker,  London. 

Kl.  21  f.  130725  Elektrolyt  für  Flüssigkeitakonden- 
satoren  mit  Aluminiumelektroden.  Allgemeine 

Elektrizitäts-Gesellschaft,  Berlin. 

Kl.  21  f.  130727.  Vorrichtung  zum  Anwännen  elektro- 
lytischer Glühkörper.  Dr.  J.  J.  Rabinowicz,  Ober- 
rnslatu 

KI.  2lg.  130725.  Elektrolyt  für  Flüssigkeitskonden- 
satoren  mit  Aluminiumelektroden.  Allgemeine 

Eleklriritftts -Gesellschaft,  Berlin. 

Kl.  2lh.  130599.  Elektrischer  Ofen,  bei  welchem  daa 
in  einem  ringförmigen  Tiegel  befindliche  Schmelzgut 
von  dasselbe  durebfliessenden  Induktionastromen  er- 
hitzt wird.  Societe  Schneider  & Co.,  lar  Creusot, 
Frankreich. 

KI.  48a.  130605.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Metall- 
überzügen durch  Kontakt.  Kiekt ro*Metal lurgic, 

G.  m.  b.  H.  Berlin. 

Gebrauchsmuster. 

Kl  21  f.  170481.  Elektrische  Bogenlampe  mit  Metall- 
elektrodcn  mit  Vorrichtung  zum  gleichzeitigen  Ein* 
nnd  Ausschalten  der  Mrom-  und  Kühlleitung  mittels 
sich  gegenseitig  beeinflussender  Kontaktfeder  und 
Schlauchleitung  Kiek  triz  ität  sgete  l Itchaf  t »Sa- 
nitas«,  Fabrik  für  Lichtbedapparate  und  Lichtbäder, 
G.  m.  b.  H.,  Berlin. 

Kl.  2i  a.  169835.  Elektrode  für  Körnermikrophone, 
bestehend  aas  einem  mit  Aushöhlungen  zur  Aufnahme 
der  Kohlenkorner  versehenen  Elektrodenknrper.  der 
mit  seinen  scharfen  Kindern  unter  Zwischenschaltung 
eines  Stoffes,  s.  B.  Filzschicht,  an  der  Membran  an- 
liegt. Paul  Marse  Imer,  Berlin,  Kbpenickerstr.  9h. 

Kl.  21  b.  109561.  Trockenelement-Halter  mit  umleg* 
barem  und  seitlich  versc  bb  essbarem  Gehäuse.  Hilanu« 
Propson,  Trier,  Metrelstr.  14. 

Kl.  2t  b.  172427.  Galvanisches  Element,  bei  welchem 
der  Zinkmantcl  und  die  Kohle  unten  auf  einem  Kreuz 
aus  laoliermatcna]  stehen  und  die  Kohle  oben  in 
einen  konischen  Deckel  fest  cmgekittet  ist.  Carl 
M ki  Her.  < ,r.  l.i- hterfelde,  Qiaiüttltf,  8. 

Kl.  21  b.  173193.  Zinkelektrode  für  Ruhestrom-Ele- 
mente. mit  einem  Emaillehezug  um  unteren  Rande. 
Friedrich  May.  Halle  a S . K<>nig*tr.  13 

Kl  21  b.  172626.  Aus  einem  gebogenen  Stücke  Dimht 
geformte  Polklemme  mit  »dien  'nahezu  geschlossenen, 
unten  je  nach  dem  Kopfe  de«  Kohlcmyhndcrt  au%- 
emandergelKjgenvn  Schenkeln.  Helene  Scheit,  geh 
Bergler,  München,  Worthair.  J2 

Kl.  21  b.  171  K|  5.  Mit  Miitelolfnung  rum  Halten  der 
Kohle  und  Aosatrrsndern  an  den  Armen  «um  konzen- 
trischen Halten  des  /.mkavlioder*  versehener  isolierender 
Ktnsaizkorper  für  galvanische  Elemente.  <arl  Kästner. 
Italic  a S,  Fnedrichatr.  50. 

Kl  21  c 172212.  Vorrichtung  zum  l^den  von  Akkumu- 
latoren an  teder  brennenden  Glühlampe,  aus  einem  m 
die  l.amponfassung  lösbar  hiocinrageodcn  Kontaktstuck 
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mit  zwei  Polklemmen  für  die  Sckundärbattcrle.  Julius 
Baetz,  Gotha. 

Kl.  21  c.  172  139.  Elektrische  Eisenbahnwagen-Be- 
leuchtung durch  Akkumulatoren,  bei  welcher  sich 
metallene,  mit  je  einem  Endpol  versehene  Schienen 
der  Bnueriekästcn  auf  Gleitschienen  des  Schaukastens 
legen.  Felix  Heinrich  Asch n er,  Berlin,  Prenzlauer 
Allee  222,  und  Franz  Christen,  Chnrlottenburg, 
Berliners  trasae. 

Kl.  21  c.  172002.  Isolierklammcr  aus  beliebigem  Isolier- 
material zu  Leitungen  für  schwache  und  starke  Ströme, 
mit  innerem  Schraubengewinde,  dazu  gehörendem 
Aufsclirauhnippel  und  Verschlussring,  welch  letzterer 
auch  allein  mit  dem  Nippel  als  Isolierrolle  verwandt 
werden  kann.  Jean  Houbois,  Cöln-Nippes,  Neusser- 
strasse  225 — 229. 

Kl.  21  c.  171606.  In  die  Mauer  zu  versenkender  Be- 
festigungsdübel für  Isolatorcnplatten  u.  dgh,  aus  einem 
Metallmnntel  und  innerem  Holzkern.  W.  Kettin g, 
Breslau,  Khedigerstr.  12. 


Kl.  21  c.  172004.  Installations-Dübel  mit  Aufschraub- 
nippel für  Isotierrollen,  Klammern  etc.,  aus  einem 
Stück  Eisen  oder  Stahl  gestanzt  oder  gegossen.  Ernst 
J.  Houbois,  Cöln-Nippes,  Ncusserstr.  229. 

Kl.  21  d.  172  385.  StromabnehmerbUrste,  bet  welcher 
ein  dünnes  Metallblech  in  einem  Streifen  um  einen 
nicht  leitenden  Kern  gewickelt  wird,  so  dass  kleine 
Zwischenräume  zwischen  den  einzelnen  Schichten  ent- 
stehen. Paul  Pfeiler,  Breslau,  Ke  ich*  st  r.  5. 

KJ.  21  e.  172285.  Unuchalt-Prülklemme,  wobei  die 
Einschalthebel  durch  ein  Isolierstück  verbunden  sind, 
welches  nach  einer  Seite  eine  Verlängerung  besitzt. 
Paul  Harei,  Elberfeld,  Altenmarkt  15. 

Kl.  2t  f.  172  238.  Taschenetui  mit  elektrischer  Batterie 
und  Glocke.  Karl  Schurichi,  Dresden,  Kiefernstr.  2. 

Kl.  2 lg.  17 1 432.  In  Isolier flüssigkeit  liegende  Vor- 
rich  lung  zur  Unterdrückung  des  sekundären  Sch  liessuDgs- 
Induktionsstromes  von  Funkeninduktoren.  Reiniger, 
Gebbert  & Schall,  Erlangen. 


BRIEFKASTEN. 


Wir  erhallen  folgende  Zuschrift: 

Sehr  geehrter  Herr  Doktor! 

In  seiner  Zeitschrift  für  Elektrochemie  hat  sich  Herr 
Professor  Dr.  Ab  egg  über  meine  Arbeit  in  der  No.  I 
Jahrg.  1902  der  Elektrochemischen  Zeitschrift  wie  folgt 
geäussert: 

»Verfasser  teilt  mit,  dass  er  „beinahe  ein  Anhänger 
der  Dissociationstheoric  geworden  wäreu,  als  er  die 
Erklärung  der  Erscheinung,  das«  durch  Zusatz  von  Salz- 
säure verdünnte  Eisenchloridlösungco  gelb  werden,  mit 
Hilfe  des  Massenvvirkungsgesetzes  kennen  gelernt  habe, 
dass  er  aber  glücklicherweise  durch  eigene  Versuche 
über  die  Farberscheinungen  davon  abgehalten  sei.  Er 
führt  eine  Anzahl  Versuche  an  und  erklärt  die  Karben- 
reaktionen grösstenteils  durch  Anhydridbildung.  Fol- 
gende neue  Erklärung  einer  wohlbekannten  Erscheinung 
dürfte  als  Beispiel  vollkommen  genügen.  Wenn  man 
zu  der  rosa  Cobaltchloridlösung  Salzsäure  giesst,  so 
wird  die  Lösung  blau,  es  entsteht  in  der  verdünnten 
Lösung  das  Anhydrid  des  Salzest« 

Zunächst  will  ich  zur  Sache  selbst  bemerken,  dass 
es  sich  nicht  bloss  um  eine  Erscheinung,  sondern  um 
mehrere,  mit  einander  übereinstimmende  Erscheinungen 
handelt,  die  mich  zur  Annahme  einer  Anhydritbildung 
veranlassen  mussten.  Ich  darf  bemerken,  dass  ich  nicht 
so  rasch  aus  Annahmen  feste  Theorieen  mache,  wie  dies 
von  anderer  Seite  schon  geschehen  ist. 

Nun  frage  ich  aber  den  Leserkreis,  was  diese  nichts- 
sagenden Worte  de*  Herrn  Prof.  Abegg  sollen!  Ist 
durch  das  Heknnntsein  einer  Erscheinung  schon  deren 
innerer  Grund  und  Wesen  erklärt,  und  ist  dies  die 
Methode  der  Ionier,  Widersprüche  klar  zu  legen?  Ich 
nehme  im  Interesse  des  Herrn  Prof.  Ab  egg  an:  Nein, 
fordere  ihn  jedoch  hiermit  auf,  mir  zu  erklären,  warum 
immer  wieder  die  Farbe  des  Anhydrits  wiederkehrt,  auch 
die  sonstigen  Widersprüche  zu  klären. 

Im  übrigen  bitte  ich  Herrn  Prof.  Ab  egg  um  Ent- 


schuldigung, wenn  ich  von  einer  Dissocintions-Theorie 
gesprochen  habe.  Ich  wollte  Dissociations-Hypothese 
schreiben.  Eine  Dissocintions-Theorie,  also  eine 
strikte  mathematische  Ableitung  fundamentiert  auf 
einer  oder  mehreren  Fiindnmentalerscheinungen,  giebt 
es  noch  nicht,  auch  nicht  in  dem  modernsten  Lehrbuch 
der  Elektrochemie.  Oder  mag  mir  Herr  Prof.  Ahegg 
die  Schlussgleichung  einer  solchen  Theorie  nennen,  welche 
ausdrückt,  dass  die  Ionen  innerhalb  einer  zum  elek- 
trischen Strome  nicht  durchflossenen  Lösung  elektrisch 
geladen  sind. 

Was  die  Ionier  wissen,  sind  Siedepunktserhöhungen, 
Gefrierpunktserniedrigungen,  Leitfähigkeiten  und  vor 
allem  die  Lösungswärme,  die  sog.  lonisierungswärme 
(aber  bloss  die  negative),  dann  kommt  ein  Sprung,  eine 
Annahme,  und  die  Dissociationstheorie  ist  fertig. 

Sehr  geehrter  Herr  Professor!  Klären  Sie  die  Wider- 
sprüche auf  und  beweisen  Sie  die  Dissociation,  und  ich 
bin  fest  überzeugt,  tausende  Chemiker  sind  Ihnen  dank- 
bar, vor  allem  ich.  Bemerken  darf  ich,  dass  ich  ge- 
nügend Integral-  und  Differentialrechnung,  Differential- 
gleichungen und  höhere  Funktionstheorie  verstehe,  um 
Ihnen  folgen  zu  können. 

Und  zum  Schluss  noch  eine  Episode  über  einen 
Ionier: 

Ein  älterer  Dr.  phil.,  Assistent  und  Privatdozent  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Ch.,  sagte  mir  eines 
Tages:  Ja,  dass  Nickel  in  Anwesenheit  von  Borsäure 

aus  Nickelsulfat  so  schön  ausfällt,  ist  klar,  denn  das 
Nickel  und  die  Borsäure  sind  eben  dissociiert.  Ich  machte 
meine  Einwendungen  zur  ganzen  Dissociationsidee  und 
fragte:  Glauben  Sie  wirklich  an  die  Dissociation? 

Die  Antwort  war:  Nein,  eigentlich  nicht. 

So  geschehen  Wintersemester  anno  1900  an  der 
Techn.  Hochschule  in  Ch, 

Hochachtungsvoll ! 

Dr.  Robert  Pauli. 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  Albert  Neubörger,  Berlin  W.6*.  Verlag  von  M.  Krayn,  Berlin  W.  33. 
Gedruckt  bei  Imberg  & Lefion  in  Berlin  SW. 
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Ober  die  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  ^ 

IN  WÄSSRIGEN  LÖSUNGEN  VON  ELEKTROLYTEN. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor. 


ln  einer  früheren  Arbeit1)  zeigte  ich,  dass 
die  Werte  gewisser  physikalischer  Eigen- 
schaften von  verdünnten  wässrigen  Losungen 
der  Elektrolyte  innerhalb  der  Grenzen  des 
Bcobachtungsfehlers  durch  eine  einfache 
Funktion  ihrer  Konzentration  und  Ionisation 
ausgedruckt  werden  können. 

Wenn  P und  Pw  die  Werte  der  Eigen- 
schaft für  die  Losung  und  für  Wasser  be- 
zeichnen. ferner  n die  Konzentration,  a der 
Ionisationskoeffirient  und  k und  I die  Kon- 
stanten (unten  auf  lonisationskonstantcn  be- 
zogen) für  die  fragliche  Eigenschaft  und  für 
einen  bestimmten  Elektrolyten  bei  gegebener 
Temperatur  sind,  so  hat  die  vorerwähnte  Funk- 
tion folgende  Form: 

P = Pw  -t-k(i  — »)  n -t- 1 * n. 

Wenn  die  Konzentration  in  Gramm- 
Aequivalenten  pro  Liter  ausgedruckt  ist,  ist 
k der  Beitrag,  der  von  jedem  Gramm- 
Aeqivalent  des  nichtgetrennten  Elektrolyten 
zu  dem  Ueberschuss  des  Eigenschaftswortes 
für  die  Lösung  über  seinen  Wert  für  Wasser 
hinzugefugt  wird,  und  1 derjenige,  welcher 
von  jedem  Gramin-Aequivalcnt  des  getrenn- 
ten Teiles  herruhrt.  Der  Ausdruck  enthalt 
die  Annahme,  dass  bei  genügender  Ver- 
dünnung, wenn  die  Moleküle  in  solchen  Ent- 
fernungen von  einander  sich  befinden,  dass 

i)  Tran*.  N.  5.  Juat.  Sc.,  0,  319,  1S96  7:  u.  Phil. 
Ms«.  (»X  43.  46  «-  99,  1*97- 


ihre  gegenseitige  Wirkung  vernachlässigt 
werden  kann,  der  Ueberschuss  des  Eigen- 
schaftswertes für  die  Lösung  über  den  Wert 
für  Wasser  zu  den  Beitragen  hinzugefugt 
werden  kann,  welche  von  nichtgetrennten 
Molekülen  und  freien  Ionen  herruhren. 

ln  der  obenerwähnten  Arbeit  waren  die 
erörterten  Eigenschaften  das  spezifische  Ge- 
wicht, Oberflächenspannung,  Ausdehnung 
durch  die  Wärme,  Viscositat  und  der  Brech- 
ungsexponent. 

ln  der  vorliegenden  Schrift  will  ich  zeigen, 
dass  derselbe  Ausdruck  auf  den  Gefrierpunkt 
anwendbar  ist,  und  dass  diese  Kenntnis  da- 
zu benutzt  werden  kann,  um  angenaherte 
Werte  der  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes 
pro  Gramm  Molekül  durch  die  nichtgetrennten 
Moleküle  und  pro  Gramm -Ion  durch  die 
freien  Ionen  zu  erhalten. 

Die  Beobachtungen,  welche  ich  benutze, 
sind  in  meinem  Laboratorium  von  E.  II. 
Archibald1)  und  J.  Barnes1)  ausgefuhrt  wor- 
den, und  zwar  von  dem  ersteren  an  Losungen 
von  Kalium  und  Natnumsulfaten  und  von 
dem  letzteren  an  Lo-ungen  von  Kalium-  und 
Natriumchloriden  und  von  1 lypochlorid-  und 
Schwefelsäure. 

Beide  bestimmten  die  äquivalente  Leit 
fahigkeit  ihrer  Losungen  bei  unendlicher 
Verdünnung  und  bei  o*  C.,  um  die  Ioni- 

*)  Trsn*.  N.  S.  Ju.i  Sei-,  lo.  33,  1 V>S  99. 

»)  «twmd.  10,  139,  1*99—1900 
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sationskoeffizienten  bei  dieser  Temperatur 
finden  zu  können;  zu  diesem  Zwecke  massen 
sic  die  Leitfähigkeit  bei  18“  und  bei  o°  für 
Reihen  von  verdünnten  Lösungen,  bei 
welchen  das  Verhältnis  dieser  Leitfähig- 
keiten konstant  wurde. 

Hei  der  Annahme,  dass  dieses  konstante 
Verhältnis  fortdauert,  war  es  also  möglich, 
die  äquivalente  Leitfähigkeit  bei  unendlicher 
Verdünnung  bei  0°  aus  seinem  bekannten 
Werte  bei  1 8°,  wie  er  von  Kohlrausch  be- 
stimmt worden,  zu  ermitteln. 

Heide  Experimentatoren  führten  also  die 
Hestimmungen  der  Erniedrigung  des  Ge- 
frierpunktes an  Reihen  von  einfachen  Lösungen 
und  an  Gemischen  von  einfachen  Lösungen 
aus,  während,  um  den  Zustand  der  Ionisation 
sowohl  der  einfachen  Lösungen  als  auch  der 
Mischungen  bestimmen  zu  können,  sie  auch 
die  Leitfähigkeit  der  einfachen  Lösungen  bei 
o“  massen. 

Die  Hestimmungen  der  Leitfähigkeit  wurden 
mittels  der  bekannten  telephonischen  Methode 
von  Kohlrausch  und  die  Gefrierpunkts- 
bestimmungen mittels  einer  etwas  modi- 
fizierten Form  der  Loomis  • Methode  aus- 
geführt. Die  Ionisationskoeffizientcn  derein- 
fachenLösungen  wurden  gleich  dem  Verhältnis 
der  äquivalenten  Leitfähigkeit  bei  0°  zur  äqui- 
valenten Leitfähigkeit  bei  unendlicher  Ver- 
dünnung bei  o°  angenommen.  Die  Koeffizien- 
ten für  die  Elektrolyten  in  den  Gemischen 
wurden  von  Archibald*)  mittels  einer  früher 
von  mir  beschriebenen  Methode,  und  von 
Barnes  durch  eine  Modifikation  der  von  ihm5) 
erfundenen  Methode  bestimmt,  um  jene 
Methode  leichter  da  anwendbar  zu  machen, 
wo  nur  wenige  Beobachtungen  gemacht 
werden  können. 

Auf  eine  nähere  Beschreibung  der  An- 
wendung jener  Methoden  und  der  Vorsichts- 
massregeln,  welche  bei  Ablesung  der  Be- 
obachtungen zu  treffen  sind  behufs  Ver- 
ringerung der  Beobachtungsfehler,  kann  ich 
hier  nicht  näher  cingehen,  und  verweise  ich 
auf  die  oben  erwähnten  Arbeiten. 

Anwendbarkeit  des  Ausdruckes 
auf  einfache  Lösungen. 

Um  zu  finden,  ob  der  obige  Ausdruck 
für  die  Beobachtungen  an  den  Lösungen 
irgend  eines  Elektrolyten  passt  oder  nicht, 
kann  man  entweder  die  Methode  der  kleinsten 
Quadrate  oder  die  graphische  Methode  an- 
wenden. 

Ich  habe  die  letztere  gewählt. 

Wenn  man  den  Quotienten  aus  der  Er- 

*)  Tran«.  Kov.  Soc.  (a)  a,  »ec.  3,  65,  1896 — 97. 

>)  Tram.  N.  S.  Just.  Sd.,  10,  113,  1899—1900. 


niedrigung  des  Gefrierpunktes  und  der  Kon- 
zentration in  Gramm-Aequivalcnten  pro  Liter 
die  äquivalente  Erniedrigung  nennt  und  mit 
8 bezeichnet,  so  nimmt  die  obige  Gleichung 
folgende  Form  an: 

8 = k (1  — <x)  -f- 1*  = k + (1  — k)  <1. 

Wenn  diese  Gleichung  also  anwendbar 
ist,  würde  die  Kurve,  welche  man  bei 
graphischer  Aufzeichnung  der  äquivalenten 
Erniedrigung  und  des  Ionisationskoeffizienten 
erhält,  bei  genügender  Verdünnung  praktisch 
eine  gerade  Linie  darstellen,  d.  h.  sie  könnte 
innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungsfehler 
durch  eine  gerade  Linie  dargestellt  werden. 

Nachdem  ich  diese  Kurve  für  jede  Reihe 
der  Lösungen  gezeichnet  und  den  am  meisten 
geradlinigen  Teil  derselben  gefunden  hatte, 
zeichnete  ich  die  gerade  Linie  ein,  welche 
am  besten,  so  weit  ich  urteilen  konnte,  die 
Beobachtungen  darstellte,  und  bestimmte  die 
Werte  der  Konstanten  k und  1 durch  Ab- 
lesen der  Werte  8 und  a.  für  zwei  Punkte  der 
so  gezeichneten  Linie  und  durch  Lösen  der 
beiden  Simultangleichungen,  welche  man 
durch  Einsetzen  dieser  Werte  in  den  Aus- 
druck für  8 erhält. 

Ehe  ich  jedoch  diese  Kurven  darstellte, 
zeichnete  ich,  um  die  zufälligen  Fehler  der 
einzelnen  Beobachtungen  so  weit  wie  mög- 
lich zu  beseitigen,  Kurven  der  Ionisations- 
koeffizienten und  der  äquivalenten  Erniedri- 
gungen in  Verbindung  mit  der  Konzentration, 
wobei  ich  für  die  letzteren  nicht  nur  Archi- 
bald’s  und  Barnes'  Beobachtungen,  sondern 
auch  diejenigen  von  Loomis  anwandte,  mit 
denen  sie  besser  übereinstimmten  als  mit 
denjenigen  anderer  Beobachter. 

Die  Ionisationskoeffizienten  stimmten  mit 
einander  sehr  überein,  und  nur  in  sehr  wenigen 
Fallen  bedurften  die  Werte,  welche  man 
direkt  aus  dem  Versuch  erhielt,  einer  geringen 
Korrektur,  um  sic  mit  den  andern  Werten 
derselben  Reihe  übereinstimmend  zu  machen. 

Bei  den  Beobachtungen  des  Gefrierpunktes, 
welche,  wie  die  erfahrensten  Beobachter  be- 
stätigen, zufälligen  Fehlern  von  beträchtlicher 
Grösse  unterworfen  sind , war  es  in  einigen 
Fällen  schwierig,  eine  möglichst  flache  Kurve 
mit  Sicherheit  einzuzeichnen. 

In  einigen  von  diesen  Fällen  halfen  mir 
dazu  die  Beobachtungen  von  Loomis,  wo- 
bei ich  die  interpolierten  Werte  anstatt  der 
wirklichen  Beobachtungen  anwandte,  als  ich 
die  Anwendbarkeit  der  obigen  Gleichung 
prüfte. 

In  den  folgenden  Tabellen  sind  die  direkt 
aus  den  Beobachtungen  gewonnenen  Werte 
wie  die  verbesserten  Werte  angegeben 
(letztere  stehen  in  Klammern);  die  Beobach- 
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tungen  jedoch,  auf  welche  sich  die  Korrek- 
turen beziehen,  sind  nicht  gegeben,  ausser 
denjenigen,  welche  an  den  verdünntcren 
Lösungen  gemacht  worden  sind. 

Tabelle  I enthält  die  Werte  der  Kon- 
stanten k und  I für  die  verschiedenen  Reihen 
der  Lösungen  und  die  beobachteten  und 
berechneten  Werte  der  äquivalenten  Er- 
niedrigung: 

Tabelle  I. 

Aequivalente  Erniedrigung  für  einfache 
Lösungen. 


Konzen- 
tration 
IG».  AeqjLoj 

Ionisation»- 

Aequivalente  Erniedrigung 

bei  0«  C. 

Beobachtet 

1 Berechnet 

Differeur 

1.  Chlorkalium. 

(K  CI.) 

k = 2.032;  1 =- 

3.682. 

■°3 

.9IO 

3-533 

3-534 

+0.001 

•05 

.892 

3 5°4 

3 504 

■fco  .000 

.08 

.875 

(«70 

3 470 

3469 

—0.001 

.862 

3-458 

(3-454) 

' 3-454 

+0.000 

.2 

.832 

3-39« 

(3-408) 

3405 

—0.003 

•3 

.819 

3 390 
(3-3«8) 

3-3»3 

—0.005 

4 

.804 

3-372 

3-359 

-0.013 

2.  Chloi 
k = 2 

■natriunt. 
071;  1 = 

(Na  CI.) 
3-741- 

.03 

.896 

3-573 
(3  567) 

3 567 

+0.000 

•05 

■877 
( 8775) 

3-536 

3-536 

+0.000 

.08 

.860 

(-8595) 

3-530 

(3-505) 

3-506 

+0.001 

.1 

.850 

3 5«  5 
i (3-491) 

3.490  I 

—0.001 

.2 

-815 

3-443 

3-432 

— 0.01 1 

•3 

•7«7  | 

3431 

(3  420) 

3.385 

-0.035 

3.  Chlorwasserstoffsäure.  (H  CI)  — 
k = 1.564;  t = 3.664. 

1.  Reihe. 

•03 

.966 

9-593 

3-593 

±0.000 

•05 

.956 

3-572 

3 572 

+0.000 

.08 

.942 

3-544 
(3  550) 

3-542 

-0.008 

.1 

•933 

(-934) 

3-552 

(3-548) 

3 525 

-0.023 

.2 

1 -910 

| 3+69 

3-475 

| -0.094 

Tabelle  I.  (Fortsetzung.) 


Konzen- 
tration | 

lonisations- 

Aequivalente  Erniedrigung 

(er.  eq.  /1.)l 

bei  0®  C. 

Beobachtet  Berechnet 

1 Differenz 

4.  Chlorwasscrstoffsäure. 

k=  1 4331  1 = 

(H  CI)  - 
= 3-700. 

2.  Reihe 

.0207 

.971 

3638 

3-634 

— 0.004 

.0518 

•955 

3595 

3-598 

+0.003 

.0829 

.941 

3569 

3.566 

-0.003 

.104 

•933 

3-556 

3-548 

-0.008 

.20  7 

.909 

3585 

| 3-494 

—O.O9I 

5.  Kaliumsulfat.  ('/,  K,  SO,.) 
k = 1.097;  1 ” 2.780. 


.050 

•755 

2.370 

2.368 

—0.002 

.055 

•748 

2.356 

2.356 

+0.000 

.060 

■743 

2-345 

2-347 

+0.002 

.070 

•732 

2.327 

2.329 

+0.002 

.080 

.722 

2.314 

2.312 

—0.002 

.IOO 

■7°  5 

2.285 

2.284 

—0.001 

.200 

•645 

2.16t 

2.183 

+0.022 

.250 

.629 

2"8 

2. 156 

+O.O38 

6. 

Natriumsulfat.  (’ 

, Na,  SO..) 

k = 1 .098 ; 1 = 

2.812. 

.050 

752 

2.382 

2387 

+0.005 

055 

•743 

2.37  > 

2.372 

+0.001 

.060 

736 

2.360 

2.360 

+0.000 

.070 

722 

2.340 

2-336 

-0.004 

.080 

712 

2.320 

2.318 

—0.002 

IOO 

•694 

2.286 

2.288 

+0.002 

.200 

.624 

2.165 

2.168 

+0.003 

.250 

.600 

2.120 

2.126 

+0.006 

300 

.578 

2.084 

2.089 

+0.005 

•350 

.561 

2.045 

2.060 

+0.015 

.4OO 

■546 

2.025 

2.034 

+0.009 

.450 

■535 

'993 

2.015 

+0.022 

.500 

•525 

' 975 

1.998 

+0.023 

.600 

•51« 

1.925 

'•974 

+O.O49 

7 

Schwefelsäure.  (' 

, H,  SO,.) 

k = 0.881 ; I — 

2.746. 

,0406 

720 

2.224 

2.224 

+0.000 

.1016 

644 

2.084 

2.082 

—0.002 

.1622 

.609 

2.017 

2.017 

+0.000 

.204 

.596 

1.979 

1.992 

+0.004 

(1.988) 

.406 

.569 

1.940 

1.942 

+0.002 

.608 

•553 

1.918 

1.912 

—0.006 
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15s  ist  unmöglich  genau  zu  sagen,  welches 
die  Grenze  des  Fehlers  in  den  obigen  Beob- 
achtungen der  äquivalenten  Erniedrigung  ist. 

Raoult'),  der  mit  den  besten  Hilfsmitteln 
arbeitete  und  langjährige  Erfahrungen  be- 
sass , fand  es  für  unmöglich , die  Er- 
niedrigung selbst  innerhalb  weniger  als 
0,0002  Grad  zu  bestimmen.  Ein  Fehler 
dieser  Grösse  würde  bei  den  verdünntesten 
der  obigen  Lösungen  etwa  ‘/»°  o und  bei 
den  stärkeren  bis  '/„•/,  betragen.  In 
den  Werten  der  äquivalenten  Erniedrigungen 
würde  er  4 oder  5 Einheiten  in  der  4.  Stelle 
bei  den  schwächsten  Lösungen  und  1 oder 
2 bei  den  stärkeren  betragen. 

Junge  Experimentatoren  mit  viel  unvoll- 
kommeneren Apparaten  können  natürlich 
keine  solche  Genauigkeit  erzielen  wie  Raoult, 
und  wir  können  mit  Sicherheit  die  Grenze 
des  Fehlers  der  obigen  Beobachtungen,  ausser 
zufälligen  Abweichungen,  die  überschläglich 
korrigiert  wurden,  auf  7 oder  8 Einheiten  in 
der  4.  Stelle  für  die  schwächsten  Lösungen 
und  wenigstens  3 oder  4 für  die  stärkeren 
annehmen. 

Bei  solchen  Werten  lür  die  Fehler- 
grenze liegen  augenscheinlich  für  die  ver- 
dünnteren  Lösungen  der  meisten  der  obigen 
Reihen  die  Differenzen  zwischen  den  be 
rechneten  und  den  beobachteten  Werten 
innerhalb  der  Grenze.  Mit  anderen  Worten: 
die  Kurven,  welche  man  durch  das  Aufzeichnen 
der  äquivalenten  Erniedrigung  und  Ionisations- 
koefffzienten  erhält,  sind  praktisch  gerade 
Linien  bei  genügend  grosser  Verdünnung, 
obgleich  sie  sich  merklich  in  einem  oder 
dem  anderen  Sinne  krümmen,  je  nachdem 
die  Verdünnung  geringer  wird. 

Die  Kurve  für  die  Chlorwasserstoffsäure 
zeigt  eine  stärkere  Krümmung  als  die  andere 
und  kann,  selbst  bei  der  grössten  Verdünnung, 

A = k,  (l  — a,)  n,  f I,  a,  n,  + 

berechnet  werden  können,  in  welcher  die 
entsprechenden  Elektrolyte  duich  1,  2 etc., 
die  Konzentrationen  der  Lösung  in  Bezug  auf 
sie  mit  n,  n,  u,  s.  w.,  ihre  Ionisationskoeffi- 
zienten mit  a,  a,  u.  s.  w.  und  die  aus  den 
Beobachtungen  der  einfachen  Lösungen  be- 
stimmten lonisationskonstantcn  mit  k,,  ks, 

I,,  I,  u.  s.  w.  bezeichnet  sind. 

Man  darf  natürlich  nicht  erwarten,  dass 
die  Erniedrigungen  der  Mischungen  mit  der- 
selben Genauigkeit  berechnet  werden  können 
wie  bei  den  einfachen  Lösungen;  denn  die 
Ionisationskonstanten  sind  nur  annähernd 
bestimmt,  und  die  lonisationskoeffizicnten 

*)  Zttcbr.  f.  phys.  Chcm.  27,  653,  1S98. 


kaum  als  gerade  bezeichnet  werden,  obgleich 
sie  sichtlich  das  Bestreben  zeigt,  geradlinig 
zu  werden. 

Von  den  beiden  Beobachtungsreihen 
für  diesen  Elektrolyten,  von  denen  beide 
dieselbe  stark  ausgeprägte  Krümmung 
zeigen,  wurde  die  erstere  von  Barnes  bereits 
früher  ausgefuhrt.die  letztere  dagegen  später. 
Die  zweite  ist  die  zuverlässigere  der  beiden. 

Die  Beobachtungen  der  Erniedrigung 
bei  Chlornatriumlösungen  waren  ebenfalls 
früher  zu  derselben  Zeit  gemacht  worden 
und  etwas  fehlerhaft;  als  jedoch  die  Re- 
sultate von  Loomis  korrigiert  waren,  ergab 
die  Kurve  für  diese  Lösungen  eine  gerade 
Linie  bis  zu  einer  Konzentration  von  o,  i . 

Die  Chlorkaliumkurve  ist  bis  zu  einer 
Konzentration  von  0,5  eine  gerade  Linie. 

Die  Kaliumsulfatkurve  nimmt  bei  einer 
Konzentration  von  ungefähr  o,t  eine  starke 
Krümmung  an,  während  die  Natriumsulfat- 
kurve  bei  0,3  eine  weniger  starke  Krümmung 
aufweist. 

Die  Schwefelsaurekurve  weist  in  jedem 
Teile  der  untersuchten  Konzentrationsreihe 
geringe  Krümmung  auf. 

Anwendung  auf  die  Berechnung  der 
Erniedrigung  ln  Mischungen. 

Die  Beobachtungen,  welche  von  Archi- 
bald  und  Barnes  über  die  Erniedrigung  in 
Mischungen  angestellt  worden,  machen  es 
möglich,  eine  strengere  Untersuchung  über 
die  Anwendbarkeit  des  obigen  Ausdruckes 
für  P vorzunehmen. 

Denn  wenn  er  für  die  verschiedenen 
Reihen  von  einfachen  Lösungen  gilt,  müsste 
die  Erniedrigung  A von  komplexen  Lösungen, 
die  zwei  oder  mehr  der  obigen  Elektrolyten 
enthalten,  mittels  der  Gleichung 

k,  0 — <*t)  n«  + I«  «1  n,  -f  . . . 

können  für  komplexe  und  für  einfache 
Lösungen  nicht  so  genau  bestimmt  werden. 
Sie  sollten  aber  wenigstens  innerhalb  der 
Konzentrationsreihe  annähernd  berechenbar 
sein,  für  welche  der  obige  Ausdruck  für  3 
bei  einfachen  Lösungen  aller  zusammensetzen- 
den Elektrolyten  gilt. 

Die  folgenden  Tabellen  zeigen,  wie  genau 
die  Erniedrigungen  für  die  untersuchten 
Mischungen  berechnet  werden  können.  Es 
seien  hier  noch  einige  Bemerkungen  über 
die  Bestimmung  der  Ionisationskoeffizienten 
gegeben. 

Bei  Kalium-  und  Natriumsulfatlösungen 
wandte  Archibald  zur  Auffindung  der 
Koeffizienten  meine  Methode  an;  bei  den 
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Chlorid  und  sauren  Lösungen  jedoch  wandte 
Harnes  die  Kurven  aus  der  Leitfähigkeit 
und  Konzentration  an,  die  viel  flacher  sind. 
Er  benutzte  hierzu  eine  verhältnismässig  kleine 
Anzahl  von  licobachtungen.  Beim  Auf- 
zeichnen einer  solchen  Kurve  mittels  einer 
geringen  Anzahl  bestimmter  Funkte  ist  der 
Verlauf  der  Kurve  zwischen  diesen  jedoch 
mehr  oder  weniger  willkürlich.  Und  bei  der 
Bestimmung  der  Ionisationskoeftizienten  mit 
Hilfe  derartiger  Kurvenstucke  müssen  die 
Koeffizienten  natürlich  von  Fehlern  beein- 
flusst sein,  die  an  Grosse  periodisch  variieren. 

Die  Ionisationskoefflzienten,  welche  auf 
diesem  Wege  für  eine  Reihe  von  Mischungen 


bestimmt  wurden,  die  zwei  Elektrolyte  ent- 
hielten, welche  alle  dieselbe  Konzentration 
in  Bezug  auf  den  einen  und  verschiedene 
Konzentrationen  in  Bezug  auf  den  andern 
hatten,  werden  dagegen  eine  wellige  Kurve 
bilden,  wenn  sic  durch  die  Konzentration 
in  Bezug  auf  die  zweiten  Elektrolyten  darge- 
stellt  ist. 

Wenn  die  für  die  Chloridgcmische  unten 
angegebenen  Ionisationskoefflzienten  in  dieser 
Weise  behandelt  werden,  ergeben  sie  der- 
artige wellige  Kurven,  und  daher  scheint  die 
angegebene  Methode  etwas  unzuverlässig  zu 
sein. 

tSchtavt  folgt.) 


DIE  MAXWELLSCHE  THEORIE  DER  ELEKTRIZITÄT  UND  IHRE 
BEDEUTUNG  FÜR  DIE  ELEKTROLYSE. 

Von  Dr.  Gustav  Platner. 


\J 


Al*  einziges  für  den  Energieverbrauch 
bei  der  Elektrolyse  massgebendes  Moment 
kann  nach  der  Theorie  der  freien  geladenen 
Ionen  nur  die  Reibung,  wische  dieselben  bei 
der  Wanderung  nach  den  Elektroden  zu 
uberwinden  haben,  in  Betracht  kommen. 
Einen  Massstab  für  diese  bietet  aber  die 
Wanderungsgeschwindigkeit.  Demnach  sollten 
bei  der  Abscheidung  der  Ionen,  da  wo 
diese  am  grössten  ist,  auch  der  Energie- 
verbrauch den  geringsten  Wert  speziell 
bezüglich  der  Zersetzungsspannung  aufweisen. 
Ein  Blick  auf  die  entsprechenden  Grössen 
lehrt  aber,  dass  dies  durchaus  nicht  der 
F'all  ist. 

Die  erwähnte  Theorie  kann  daher  die 
Energieverhaltnissc  unmöglich  richtig  an- 
geben. Es  soll  daher  hier  eine  Analyse 
dieser  Prozesse  vom  Standpunkte  der 
M axwcll'schen  Theorie  aus  versucht  werden. 

Die  Gleichungen  von  Maxwell1)  lassen 

*)  Auaacr  den  bekannten  Werken  voo  Maxwell 
wurde  vorzüglich  folgend  Litteratar  benutzt: 

H.  Kbcrt,  Magnetitche  Kraftfelder,  Leipzig  1897. 

Kaatenberger.  Lehrt»  der  analy  Hachen  Mechanik. 

II.  K ö p p I , Einführung  in  die  Maxwell'ache 
Theorie  der  Elektrizität.  Leipzig  1894. 

G.  Kirchhoff,  Mechanik.  1897. 

E.  Mach.  Die  Mechanik  in  ihrer  Entwicklung.  I901. 

H.  Hertz,  Gesammelte  Werke. 

lid.  II,  l'nlerauchangcn  Uber  die  Ausbreitung  der 
elektrischen  Kraft.  1894 

lid.  UI.  Die  Prinzipien  der  Mechanik  1894. 

Itoll;  mann,  L.,  Vorlesungen  Ober  die  Maxwell- 
ache  Throne.  I.  Teil  1891;  II.  Teil  1893. 


sich  auf  der  alten  bekannten  Vorstellung 
der  Elektrizität  als  einer  strömenden  Flüssig- 
keit aufbauen.  Damit  ist  aber  keineswegs 
gesagt,  dass  die  elektrische  Kraft  nun  auch 
wirklich  auf  einer  fortschreitenden  Bewegung, 
etwa  einer  Translation  des  Aethers  beruht. 
Vielmehr  ist  dieselbe  zweifellos  nur  vek- 
torieller respektive  cyklischer  Art.  Die  er- 
wähnte Auffassung  hat  indessen  den  Vorzug 
so  grosser  Anschaulichkeit,  dass  es  sich 
empfiehlt  sie  als  Bild  beizubehalten.  Nur 
darf  man  dann  nie  vergessen,  dass  der  Aus- 
druck Strom,  Strömung  («flux«)  nur  in 
„dem  Sinne  gebraucht  wird,  dass  darunter 
verstanden  ist  die  zeitliche  bezw.  räumliche 
Aenderung  eines  Vektors,  d.  h.  also  einer 
Grösse,  welcher  ebenso  wie  einem  Strom 
eine  bestimmte  Richtung,  Sinn  und  Grösse 
zukommt. 

Die  Erscheinung,  dass  die  I’olarisation-, 
ebene  des  gradlinig  polarisierten  Lichtes  ge 
dreht  wird,  wenn  die  Strahlen  in  der 
Richtung  magnetischer  Kraftlinien  verlaufen, 
weist  darauf  hin,  dass  um  die  Kraftlinien 
als  Achse  eine  Drehung  statiflndet.  Die  Fügen 
schäften  der  Dauermagnete  lassen  ferner 
nur  dann  eine  Erklärung  zu,  wenn  man  an- 
nimmt,  dass  dabei  keine  neue  Bewegung 
auftritt,  sondern  nur  eine  bereits  vorhandene 
eine  bestimmte  Richtung  erhalten  hat. 

Die  Formeln,  wie  sie  ursprünglich  von 
Maxwell  aufgcsteilt  wurden,  sind  zum 
Teil  noch  etwas  schwerfällig,  mit  unnötigem 
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Beiwerk  versehen.  Es  beruht  dies  auf  den 
Wandlungen,  welche  dieAnschauungdesAutors 
allmählich  erlitten  hat.  Von  der  Vorstellung 
der  Fernkraft  ausgehend  gelangt  er  schliess- 
lich zu  Formeln,  welche  eine  solche  aus- 
schliessen.  Es  halt  daher  schwer,  aus  seinen 
Schriften  über  seine  Meinung  Klarheit  zu 
gewinnen,  zumal  eine  grosse  Anzahl 
hypothetischer  Vorstellungen,  welche  er 
selbst  einmal  als  »somewhat  awkward«  be- 
zeichnet, offenbar  weil  sie  ihm  nicht  mehr 
Zusagen,  in  seinem  späteren  grossen  Werke 
fehlen.  Jedenfalls  hat  er,  wie  auch  Hertz 
betont,  die  Fernkräfte  beseitigen  wollen. 
Rudimente  derselben  bestehen  freilich  noch, 
z.  B.  in  der  Dielektrizitätskonstante  des 
Aethers  sowie  dem  Vektor  potential.  Diese 
beseitigt  und  die  Max  well 'sehen  Gleichungen 
in  reinerer  Form  dargestellt  zu  haben,  ist 
das  Verdienst  von  O.  Heaviside,  Cohn 
und  besonders  H.  Hertz. 

Der  letztere  verzichtet  auf  eine  Ab- 
leitung der  Gleichungen,  stellt  die  nackten 
Formeln  hin  und  begründet  sie  aus  der  Er- 
fahrung. Das  mag  vorsichtig  gehandelt  sein, 
aber  das  Verständnis  und  die  Aufgabe 
für  das  Gedächtnis  wird  damit  nicht  er- 
leichtert. Wie  Ebert  gezeigt  hat,  lassen 
sich  aber  die  Formeln  recht  wohl  in  ein- 
facher, verständlicher  Weise  ableitcn.  Auf 
dieser  Grundlage  soll  zunächst  im  Folgenden 
versucht  werden,  die  Ableitung  noch  ein- 
facher und  durch  zweckentsprechende  Ver- 
gleiche auch  noch  anschaulicher  zu  gestalten, 
damit  diese  hochwichtige  Theorie,  auch  bei 
den  Elektrochemikern  immer  mehr  Gemein- 
gut wird.  Das  wird  nur  dazu  beitragen, 
Auswüchse,  welche  die  elektrochemische 
Theorie  leider  gezeitigt  hat,  schneller  zu 
beseitigen;  auch  wird  dann  wohl  einmal  der» 
unerquickliche  Zustand  aufhören,  dass  der 
Elektrochemiker  unter  Elektricität  etwas  ganz 
anderes  versteht,  als  der  Physiker.  An  der 
Max  well 'sehen  Theorie  ist  nichts  mehr  zu 
rütteln.  Damit  ist  ganz  von  selbst  die  Auf- 
gabe gestellt,  dieselbe  auch  für  die  Elektro- 
chemie nutzbar  zu  machen.  Verschiedene 
Ansätze  hierzu  habe  ich  schon  früher  ge- 
macht in  zusammenhängender  Form  in  der 
Schrift:  »Die  Mechanik  der  Atome»'). 

Masse,  Raum  und  Zeit  sind  die  Begriffe, 
auf  welchen  sich  die  Mechanik  aufbaut, 
wie  dies  in  mustergiltiger  Weise  Hertz 
in  seinen  Prinzipien  der  Mechanik  zeigt.  Sie 
sollen  auch  hier  als  Ausgangspunkt  dienen. 
Bezeichnet  m die  Masse  und  v deren 

i)  G.  Platoer,  Uie  Mechanik  der  Atome,  Berlin 
1901.  Verl.  M.  Krayn. 


Geschwindigkeit,  so  heisst  deren  Produkt 

m ■ v — u die  Bewegungsgrösse  oder  das 
Moment.  Ist  ds  die  in  der  Zeit  dt  zuruck- 
ds 

gelegte  Strecke,  so  ist  — = v die  Ge- 

schwindigkeit. Ferner  ist  in  einem  recht 
winkligen  Koordinatensystem 

ds»  = dx  * + dy»  + dz» 

ds*  dx*  dy»  dz»  . 

also  auch  - , = . , — ( — 4-  -j-j.  Es  sind 
dt»  dt»  1 dt»  1 dt» 

dx  dy  dz  , ...  ,. 

. , , die  Koordinatcngeschwindigkeiten 

dt  dt  dt 

Um  der  Masse  m die  Geschwindigkeit  v zu 

erteilen,  ist  eine  Arbeit  nötig  A = ~ m ■ v». 

Man  bezeichnet  dieselbe  als  die  lebendige 
Kraft  der  Masse  m.  Es  ist  nach  Obigem 


A = - m v» 
2 


=H(S)'+P'+®‘] 

d.  h.  die  lebendige  Kraft  ist  gleich  der 
Summe  ihrer  Komponenlen  nach  den  Koor- 
dinaten. Bezeichnet  man  die  Koordinaten 


geschwindigkeiten  ~ = X;  ^ . 
so  erhalt  man 
. 1 


Y-  Z 
'’dt 


2m-v«  = -m(X'+Y»  + Z«) 

Die  erste  Maxwell- Hertz'sche  Gleichung 
lautet  nun: 


A-=^t=U(X,+Y,+z,)- 


Setzt  man  l£  = v;  — = m,  so  stimmen  beide 
4r 

Gleichungen  völlig  überein.  Ebert  findet 
hier  nur  eine  formale  Uebereinstimmung. 
Das  ist  zu  wenig  gesagt.  Die  Ausdrücke 
sind,  was  das  wichtigste  ist,  auch  aequivalent. 
Es  ist  also  die  elektrostatische  Kraft  (S  aK 
eine  Geschwindigkeit  (d.  h.  cyclische 
Intensität)  anzusehen.  Die  Dielektrizitäts- 
£ 

konstante  entspricht  einer  Masse,  in  dem 

sie  die  Gesamtzahl  der  polarisierbaren 
Teilchen  in  der  Volumeneinheit  (cm*) 
ausdrückt. 

Die  Arbeit  bezw.  lebendige  Kraft  A 
ist  der  Volumeneinheit  aufgespeicherten 
elektrischen  Energie  A.  aequivalent.  Der 
Gleichung  u = m • v entspricht  die  analoge : 

® = — • (£.  Es  wird  die  dielektrische  Ver- 
4* 

Schiebung  also  ganz  passend  als  »dielek- 
trisches Moment«  bezeichnet.  Da 

A.  = - ' ■ l£»  und  $ «.  ' • tt 
2 41c  4a 
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ist,  so  ergiebt  sich  Ac 


$•  e. 


Aendert  sich  während  der  Zeit  dt  die 
elektrostatische  Kraft  (£  um  d(f  und  ist  dA.  die 
entsprechende  Aenderung  von  A„  so  erhält 

dA.  1 t „ d(E  . 

man:  -r—  = • VT  • -j— . Die  Aenderung 

dt  2 41t  dt  b 

von  d bewirkt  aber  einen  Verschiebungs- 
strom, dessen  Stromstärke  i für  die  Flächen- 
einheit I = s *!?  ist.  Der  Quotient 

4jt  dt  dt 

entspricht  also  einer  Beschleunigung 
e d(£ 

und  die  Stromstärke  • ^ dem  Kraftbegriff 
dv 

m j-.  Die  Stromstärke  des  Verschiebungs- 

Stroms  fiir  die  Fläche  w ist  i = w • — • ^ 

v«nch.  4rr  dt 
Bei  der  Gravitation  ist  die  Kraft 
repräsentiert  durch  das  Gewicht  p einer 
Masse  m,  also:  p = m g.  Wird  dieses  um 
die  Höhe  s gehoben,  so  ist  die  Arbeit 

A = p • s = — m • v*. 

2 

Ebenso  wird  die  der  Arbeit  aequivalente 
elektrische  Energie  gemessen  durch  das 
Produkt  aus  Stromstärke  (Gewicht,  Kraft) 
und  Spannung  (Höhe,  Strecke).  Diese  Ver- 
gleiche sind  keineswegs  müssig.  Die  ge- 
wöhnlichen Begriffe  der  Mechanik  wie 
Geschwindigkeit.  Masse,  Gewicht,  Kraft  etc. 
sind  jedermann  geläufig.  Die  Ausdrücke 
für  die  entsprechenden  elektrischen  Grössen 
dagegen  sind  unbestimmt  und  zum  Teil 
sogar  widersinnig,  so  dass  sie  leicht  zu  un- 
klaren Vorstellungen  fuhren.  Dies  wird 
noch  befördert  zunächst  dadurch,  dass  man 
diesen  Grössen  auch  bestimmte  Dimensionen 
beigelegt  hat,  z.  B.  für  die  elektrostatische 
11  -s 

Kraft:  dim  (£  = cm  1 gr  * sec.  . Dass  diese 
völlig  wertlos  sind,  braucht  kaum  noch 
betont  zu  werden.  Föppl  (1.  c.  p.  119) 
bezeichnet  dieselben  als  zweifellos  irrtümlich 
Sodann  wirkt  die  grosse  Zahl  der  Be- 
zeichnungen ')  verwirrend.  Mit  den  hier 
gewählten  Beziehungen  auf  die  mechanischen 


Grössen  dürfte  nicht  nur  das  Verständnis 
erleichtert  werden,  sondern  auch  der  Wert 
der  Formeln  sicherer  sich  bestimmen  lassen. 

Es  sollen  nun  zunächst  die  beiden 
Hauptgleichungen  der  elektromagnetischen 
Kraft  abgeleitet  werden,  da  sie  die  Grund- 
lage des  ganzen  Systems  bilden.  In  einem 
Dielektrikum  befinde  sich  ein  gradliniger 
stromdurchflossener  Leiter,  welcher  seine 
bekannte  Wirkung  der  dielektrischen  Polari- 
sation auf  dasselbe  ausübt.  Um  ganz  all- 
gemeine Resultate  zu  erhalten,  wird  ferner- 
hin auch  angenommen,  dass  dem  Medium 
eine  gewisse  Leitfähigkeit  zukommt,  deren 

Wert  X = ist.  Ausser  der  dielektrischen 
W 

Verschiebung  wird  dann  auch  noch  eine 
bestimmte  Menge  Elektrizität  fortwährend 
in  Wärme  umgewandelt.  Man  hat  also 
einen  Leitungsstrom  und  einen  Verschiebungs- 
strom von  einander  zu  trennen.  Die  Strom- 
stärke des  Leitungsstroms  ist  dann  nach 
dem  Ohm 'sehen  Gesetze  gegeben  für  die 
Flächeneinheit  durch  Ilcjl  = XC  und  für  die 
Flache  tu  durch  iujt  = ™XCL  Die  Stromstärke 
des  Verschiebungsstroms  hingegen  hervorge- 
gangen aus  der  Aenderungderelektrostatisclien 
Kraft  um  d(J  hat,  wie  bereits  erwähnt,  für 

die  Fläche  m den  Wert:  i . = tu  ■ -*-  ~. 

"■“h  4*  dt 

Die  gesamte  Stromstärke  ist  also 


In  dem  Medium  treten  aber  auch  mag- 
netische Erscheinungen  auf.  Die  magnetische 
Kraft  entspricht  hierbei  der  elektrostatischen 
E.  Dagegen  entspricht  der  dielektrischen  Ver- 
schiebung die  Magnetisierungsintensität  oder 
magnetische  Moment  J.  Beide  sind  durch 
die  Gleichung  J = verknüpft  worin  x 
die  Susceptibilität  ist.  Ausser  zu  J steht 
die  magnetische  Kraft  £1  noch  in  Beziehung 
zu  33  der  magnetischen  Induktion  durch  die 
Gleichung  33  = p • !q  Es  sind  aber  93  und 
gleichartige  Grössen  und  die  Permeabilität  p 
hat  lediglich  den  Wert  einer  Zahl.  Da  auf 
den  Para-  bezw.  Dia  ■ Magnetismus  des 


Für  die  Lektüre  der  einschlägigen  Werke  seien 
dieselben  hier  zuaammengestellt; 


Vektor. 

Komp. 

Elelektromagn.  Moment 

« 

F,  G, 

11 

Magnetische  Induktion 

93 

a.  b. 

c 

Totaler  elektr.  Strom 

e 

u,  V. 

w 

Dielektr.  Polarisation 

X 

U ff- 

h 

Elektromotorische  Kraft 

e 

P,  Q. 

R. 

Magnetische  Kraft 

l 

«,  ß. 

r 

Galv.  geleitet  Strom 
Magnetisierung®- Intension 

» 

3 

p,  q, 
A,  B, 

r 

C 

Dielektrizitätskonstante  k («) 

Magnet!  sie  rungszahl 
Permeabilität)  ß 

Susceptibilität  x 

Spezifisches  Leitvermögen  C (4) 

Elektrost.  Potentialfunktion  W 

Magnet,  Potentialfunktion  * 

Magnetismusmenge  m 

Elektrische  Volumendichte  c 

Elektrische  Klächendichte  ij 


Dhsu  kommen  noch  die  gebräuchlichen  Ausdrücka 
der  Technik,  die  als  bekannt  gelten  können. 
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Mediums,  für  welchen  k massgebend  ist, 
hier  keine  Rücksicht  genommen  wird,  so 
lautet  die  zweite  Maxwell-Hertz’sche 
Gleichung  der  magnetischen  Kraft: 

A™=  + + <2 

2 41t  2 

Die  Gleichung  ist  in  jeder  Beziehung  der 
für  die  elektrische  Kraft  enstprechend,  sodass 
L,  M,  N die  X,  Y,  Z entsprechenden  Kompo- 
nenten der  magnetischen  Kraft  sind. 

Die  gesamte  elektromagnetische  Energie 
in  der  Volumeneinheit  des  Feldes  ist  dann 


A-A.  + A.---*+i£* 

= 2 4^X’+Y’+  Z’>  + 2 £<L’+  M’+  N’>  <3 


Die  magnetischen  Kraftlinien  verlaufen 
in  konzentrischen  Kreisen  um  den  Leiter, 
derart,  dass  ihre  Anzahl  der  Stromstärke  i 
direkt  proportional  und  der  Entfernung  vom 
Leiter  also  dem  Radius  r umgekehrt  pro- 
21 

portional  ist.  Es  ist  fjj  = — . 

Legt  man  eine  beliebige,  in  sich  zurück- 
verlaufende Kurve  um  den  Leiter  in  das 
Kraftfeld,  derart,  dass  die  umschlossene 
Fläche  w sich  nirgends  überdeckt,  so  ist  das 
über  den  Umfang  genommene  Linienintegral 
der  magnetischen  Energie 
j , 2 i 

„ jjj  = — • 2 re  = 410.  (Der  Ausdruck  Linien- 
integral findet  später  genauere  Erklärung.) 

Setzt  man  den  oben  gefundenen  Wert 
für  i in  diese  Gleichung  ein,  so  erhält  man 

L.§  — 4iti  = 4«to  ( k(i  (A 

m ' 4*  dt  / 

Es  ist  dies  die  ersie  allgemeine  Gleichung 
der  elektromagnetischen  Energie. 


Aendert  sich  die  Anzahl  N der  Kraft* 
linien  in  einem  von  Magnetkraftlinien  durch- 
zogenen Felde  in  der  Zeit  dt  um  dN  so 
repräsentiert  die  Aenderungsgeschwindigkeit 

^ einen  magnetischen  Strom.  Ist  23  =ji  - 


die  Gesamtzahl  der  Megnetkraftlinicn  pro 
Flächeneinheit  und  <»  die  vorhandene  Flache, 
so  ist  N = iu23  — 01  • päS.  Es  ist  dann 


dN 

dt 


du>23  dcoji^j 

dt  dt 


Die  in  einem  Leiter 


dadurch  hervorgebrachte  elektromotorische 
deuu.'ö 

Kraft  E ist  dann  E= — ,r~,  und  wenn 

dt 


ui  und  |».  von  der  Zeit  unabhängig  sind,  so 

ist  E = — . Es  ist  also  die  in  einer 

dt 

geschlossenen  Kurve  induzierte  elektro- 


motorische Kraft  der  negativen  Aenderungs- 
geschwindigkeit | — --j  der  von  der  Kurve 


umschlossenen  magnetischen  Kraftlinienzahl 
gleich.  Bezeichnet  man  die  in  einer  die  Fläche 
10  umschliessenden  Linie  induzierte  elek- 
trische Energie  als  das  Linienintcgra!  von  @, 

also  durch  LS,  so  ist:  uiii  ~ = — L6  (B. 

dl 


Das  ist  die  zweite  Hauptgleichung  der  elektro- 
magnetischen Kraft. 

Bevor  nun  an  die  weitere  Ableitung  der 
Maxwcll-Hertz'schen  Formeln  gegangen 
werden  kann,  ist  es  unbedingt  nötig,  von 
der  Bedeutung  des  Linienintegrals  im  Kraft- 
felde eine  klare  Vorstellung  zu  gewinnen, 
was  durch  passend  gewählte  Bilder  leicht 
zu  erreichen  ist. 

Das  Kraftfeld  sei  zunächst  ein  homo- 
genes. Zum  Vergleich  soll  ein  Fluss  dienen, 
dessen  Wasser  überall  mit  gleicher  Ge- 
schwindigkeit gradlinig  dahinfliesst.  Fährt 
nun  eine  Kahn  von  einem  Punkte  P„  in 
beliebigem  Bogen  nach  einem  weiter  strom- 
abwärts gelegenen  Punkte  P,  und  von  hier 
aus  auf  beliebigem  Wege  wieder  zuruck 
nach  P,,  so  ist  die  Energie,  welche  bei  der 
Fahrt  durch  die  Strömung  gewonnen  wurde, 
gleich  Null,  indem  die  bei  der  Fahrt  strom- 
abwärts gewonnene  Kraft  genau  wieder 
zugesetzt  werden  muss  bei  der  Rückfahrt 
gegen  die  Strömung.  Es  wird  der  Gesamt- 
effekt  derselbe  sein,  als  sei  die  Fahrt  auf 
völlig  ruhigem  Wasser  gemacht-  Die  Bahn 
der  Fahrt  umschliesst  eine  beliebige  Fläche  n>. 
Die  Strömuug  repräsentiert  eine  Vektor- 
grösse 23.  Das  Wegelement  sei  ds.  Das 
Linienintegral  L längs  einer  geschlossenen 

IO 

Kurve  der  Energie  im  homogenen  Kraft- 
feld ist  also  der  Null  gleich 

p, 

LV=  / 33-  ds  = o; 

m f. 


23  ■ ds  ist  hier  ein  Vektorprodukt,  wobei 
die  eine  Grösse  mit  der  Projektion  der 
andern  auf  sie  multipliziert  wird. 

Ganz  andere  Verhältnisse  bietet  ein 
Kraftfeld,  in  welchem  die  Energie  des 
Vektors  räumliche  Differenzen  zeigt.  Der 
Vergleich  wird  hier  gegeben  durch  einen 
Fluss,  dessen  Strömung  in  demselben  Quer- 
schnitt an  den  einzelnen  Stellen  eine  ver- 
schiedene Geschwindigkeit  zeigt,  was  mit 
Notwendigkeit  zu  Wirbelbildungcn  führt. 
Wird  jetzt  wieder  die  Fahrt  von  dem 
Punkte  P,  stromabwärts  nach  dem  Punkt  P, 
und  zurück  gemacht,  so  ist  der  Weg  nicht 
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mehr  gleichgültig.  Durch  geschickte  Be- 
nutzung des  in  der  Fahrtrichtung  fallenden 
Teiles  der  Wirbelbewegung  kann  bei  der 
ganzen  Fahrt-Energie  durch  die  Strömung 
gewonnen  werden,  im  umgekehrten  Falle 
aber  auch  mehr  Energie  verbraucht  werden, 
als  wenn  die  Tour  bei  völlig  ruhigem  Wasser 
gemacht  wäre.  Den  wirbelnden  Anteil  eines 
Vektors  bezeichnet  Maxwell  mit  dem 
Zeichen  »curl«  (deutsch:  Locke,  Quirl).  Im 
ersten  der  betrachteten  Fälle  ist  curl  ® =*  O. 

Während  bisher  der  Weg  an  der  Ober- 
fläche eines  Flusses  betrachtet  wurde,  ist 
der  Vollständigkeit  wegen  auch  noch  die 
Bahn  zu  betrachten,  wie  sie  etwa  ein  F'isch 
beschreibt,  der  von  einem  Funkte  P,  auf 
dem  Grunde  des  entsprechend  tiefen  Stromes 
nach  einem  stromabwärts  nahe  der  Ober- 
fläche gelegenen  P,  und  zurück  in  einer  ge- 
schlossenen Kurve  schwimmt.  Wechselt  die 
Geschwindigkeit  von  der  Oberfläche  2ur 
Tiefe  nicht,  so  kann  man  sich  dadurch 
helfen,  dass  man  die  Bahn  auf  der  Ober- 
fläche projiziert  und  als  auf  dieser  zurück- 
gclegt  annimmt.  Andernfalls  muss  noch  eine 
Projektion  auf  Scitenwand  dazukommen. 


5» 


In  ganz  ähnlicher  Weise  wird  nun  bei  der 
Ableitung  der  Maxwcll-Ilertz'schen  Glei- 
chungen verfahren.  Man  zerlegt  den  Vektor® 
in  seine  drei  Komponenten  nach  den 
Koordinatenachsen  ®„  ®r  ®„  Sodann  pro- 
jiziert man  die  F'lacheni  längs  deren  Peripherie 
die  Energie  gemessen  werden  soll,  auf  die 
drei  Ebenen  xy,  yz  und  zx  und  bestimmt 
den  Wert  der  Energiekomponenten  für  jede 
derselben;  durch  Addition  ergiebt  sich  die 
Gesamtenergie. 

Als  Koordinatensystem  sei  ein  rechts- 
wendiges gewählt.  Die  unendlich  kleine 
Fläche  w sei  ein  Rechteck,  ebenso  ihre 
Projektion  auf  die  zy  Ebene,  die  hier  aus- 
führlicher betrachtet  werden  soll.  Die  durch 
den  Vektor  bestimmte  positive  Richtung  der 
Koordinatenachsen  ist  durch  stärkere  Pfeile 
in  der  beigefugten  Figur  gekennzeichnet. 
Die  Pfeile  geben  ausserdem  die  Richtung 
an,  in  welcher  die  Flache  umfahren  wird. 
Für  den  Punkt  p in  der  Mitte  sei  der  Wert 
des  Vektors  in  V,  und  V7.  Dann  ist  für 

die  um  die  Entfernung  — 


-(*«y+ 


d®y 

dz 


- ®z 


+{*>-'% 1) 


d®z  dy\ 
dy  2 / 


davon  nach  links  entlegene  Strecke  dz  der 
Wert  des  Vektors  in  Richtung  der  z-Achse 
®,  vermehrt  um  den  Zuwachs,  welchen  ®, 
erleidet  bei  der  Klntfernung  von  P um  die 
dy 

Strecke  in  der  Richtung  der  positiven 


y-Achse,  also  um 


d®,  dy 
dy  2 ‘ 


Der  Wert  des 


Vektors  ®,  fur  dz  ist  also 

+(*  + *> 

Ebenso  erhalt  man  die  Werte  des  Vektors  V 
fur  dz  rechts  von  P und  die  beiden  Werte 
des  Vektors  Vr  fur  die  beiden  anderen 
Längsseiten  des  Rechtecks.  Dies  ergiebt 
folgende  Summe: 


- (*■ + $ f)  * - (*- 1-  ?)  * + (*■  - • ?)  * + («.  + •?) 


dz 


it -%)«■* 
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Für  die  Bildung  der  anderen  Projektionen 
leistet  das  abgebildete  Schema  gute  Dienste. 

»x,  X,  L 


23y,  Y,  M 


Man  geht  z.  B.,  um  die  zur  x- Achse  senk 
rechte  Projektion  zu  erhalten,  zuerst  gegen, 
dann  in  der  Richtung  des  Uhrzeigers,  bildet 
die  betreffenden  partiellen  Differential- 
quotienten,  subtrahiert  sie  und  multipliziert 
mit  der  Fläche  dz-dy.  Auf  dieselbe  Weise 
bildet  man  auch  die  übrigen  Werte  und- 

erhalt  so  noch:  J-dx-dy  sowie 


4«  dx  dz  (kV  + ± f)  • dxdz 


(^dx' — ^-jdx-dy.  Setzt  man  statt  der 

Komponenten  des  Vektors  SB  die  Kompo- 
nenten der  elektrischen  bezw.  magnetischen 
Intensität  also  X,  Y,  Z und  L,  M,  N ein, 
so  erhält  man  für  die  magnetische  Energie: 


L$  für  dz-dy 

für  y:(s-£)dxdz 


fÜr  Z:(di-d?)dy  dx 

T>dy 


L©  für  x:  (~ 
„ 'dy 


fur  y:(S~f)dx  dz 


fur  *:(S-S)dydx 


|!t( 


dM\ 


4x  dy  dx  (kZ  -)  - dx dy 

Die  Flächenelemente  dz  • dy  etc.  heben 
sich  fort.  Durch  einfache  Umformung  erhält 
man  dann 


4 ;rkY 


Ist  die  Leitfähigkeit  verschwindend  klein, 
kann  also  k = o gesetzt  werden,  so  fällt  der 
Ausdruck,  welcher  es  als  Faktor  enthält, 
fort.  Die  Formeln  gelten  dann  für  isotrope 
Nichtleiter. 

Wenn  e = i wird  also  im  Vakuum,  so 
fallt  es  als  Faktor  fort. 

Die  Gleichungen  werden  im  erstem  Falle 


dX 

dN 

dM 

* dt  = 

“dy” 

dz 

dY 

dL 

dN 

* dt 

— dy 

dx 

dZ 

dM 

dl. 

* dt 

dx 

dy 

dX 

dN 

dM 

* dt 

= dy 

dz 

dY 

dL 

dN 

' dt 

dz 

dx 

dZ 

dM 

dL 

'dt 

dx 

dy 

3a 


im  zweiten  Falle  (Vakuum): 


dX 

dN 

dM 

dt 

dy 

dz 

<!Y 

dL 

dN 

dt 

dz 

dx 

dZ 

dM 

dL 

dt“ 

dx 

dy 

3b 


dy) 

Die  erste  Hauptgleichung  A)  hatte  gelautet: 

+if) 

ln  diese  setzt  man  für  © der  Reihe 
nach  seine  Komponenten  X,  Y und  Z ein  fur 
u>  die  entsprechenden  Projektionen  dz  • dy, 
dx  dz  und  dy  dx  und  ebenso  fur  Llp  die 

tu 

entsprechenden  Werte  aus  obigen  Glei- 
chungen. Hierdurch  erhält  man  die  weiteren 
M ax  w e 1 1 - He  r t z 'sehen  Gleichungen 


In  analoger  Weise  erhalt  man  aus  der 
zweiten  Hauptgleichung  B),  welche  lautet 

.. 


dt 


= — I.©  durch  Einsetzen  der  Werte 


fur  die  Projektionen  von  <u  und  des  Kom- 
ponenten von  § und  © 


dL 

rdZ 

dY\ 

Idy 

‘ dz) 

dM 

/dX 

dZt 

1 

r5 

sl 

( dz 

dx  j 

dN 

/dY 

dX\ 

**  dt  “ 

\ dx 

dy) 

Fur  die  Luft  oder 
|i  = I ist,  erhält  man 


das  Vakuum,  wo 
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dl.  _ /dZ  _ dYx 

dt  sdy  dz/ 

dM  ydX  dZ\ 

dt  vdz  dx/ 

dN /dY  dXx 

dt  V dx  dy  / 

Bezeichnet  man  als  die  Schwellung 

(Beschleunigung)  der  magnetischen  Kraft  und 
d© 

als  diejenige  der  elektrischen  Kraft,  so 

lassen  sich  die  Formeln  zusammenfassen  in 

den  Ausdruck  — u • = curl  © und  t • ^ 

r dt  dt 

— curl  ft  oder  Schwellung  © = curl  ft  und 
Schwellung  ft  — — curl  ©,  respektive  Be- 
schleunigung © bezw.  ft. 

Von  den  weitern  Gleichungen,  die  sich 
unschwer  aus  den  entwickelten  Grundformeln 
ableiten,  worüber  das  Genauere  in  den 
citiertcn  Werken  enthalten  ist,  interessieren 
nur  noch  die  auf  die  ponderomotonschen 
Kräfte  bezüglichen. 

Dieselben  lauten  bei  Hertz  und  bei 
Maxwell 

x--i4',(-x’  + v'  + z') 

v, . ; / (x.  - v + z-) 

z'=;4'.(x'  + v'-z’> 

X,  = — * XY;  X,  = — * ZX; 

4*  4* 


X,.  XT  X,  sind  hier  nach  der  üblichen  Be 
Zeichnung  (Kirchhoff,  I.  c.)  die  Druck- 
komponenten, welche  die  Masse  des  Ele- 
mentes dt  auf  eine  Schnittfläche  senkrecht 
zur  x-Achse  ausubt.  Es  ist  Xr  = Y,  etc. 
Der  Begriff  der  Ladungen  verschwindet  damit 
völlig  aus  der  Theorie. 

Es  ist  das  unsterbliche  Verdienst  Max- 
well’s,  auf  rein  mathematischem  Wege  ge- 
zeigt zu  haben,  dass  die  Fernkrafte  durch 
Druckkräfte  ersetzt  werden  können.  Das 
Resultat  lasst  sich  wie  folgt  formulieren: 

Man  kann  die  Wirkung  der  natürlichen 
Fernkrafte  (welche  ein  Potential  haben  und 
der  Laplace  Poi sson’schen  Gleichung  ent 
sprechen)  von  Substanz  auf  Substanz  stets 
ersetzen  durch  Druckkräfte,  welche  in  dem 
Mittel  zwischen  den  Substanzen  vorhanden 
sind.  Die  Druckkräfte  sind  durch  die 


Diflerentialquotienten  des  Potentials  der 
Massenkräfte  bestimmt. 

Diese  Druckkräfte  im  Zwischenmittel 
bestehen  in  einer  Spannung  längs  den  Kraft- 
linien und  einem  Druck  quer  zu  den  Kraft 
linien.  Spannung  und  Druck  sind  einander 

gleich  und  „ — R-*,  woselbst  R'  die  Kraft 

B 8 int 

Wirkung  der  angreifenden  Substanz  an  der 
betreffenden  Stelle  ist. 

Auf  die  mathematische  Ableitung  werde 
ich  im  Anschluss  an  die  vorzügliche  Dar. 
stellungvon  Weinstein  noch  naher  eingehen. 

Diese  mathemsche  latiebcremstimmung 
ist  kein  Zufall,  sondern  weist  mit  Notwen- 
digkeit darauf  hin,  dass  man  die  Fernkräfte 
auch  theoretisch  und  mechanisch  auf  Druck- 
kräfte zuruckzufuhren  hat. 

Es  ist  nun  die  weitere  Frage  zu  erörtern, 
warum  im  Elektrolyten  nur  ganz  bestimmte 
Bestandteile  diesen  Druck-  bezw.  Zugkräften 
Folge  leisten.  Es  hängt  dies  ab  einmal 
von  der  Art  der  einwirkenden  Kraft  und 
sodann  von  den  Zusammenhängen,  welche 
zwischen  den  materiellen  Teilchen  des 
Systems,  auf  welches  sie  einwirkt,  bestehen. 
Kennt  man  beide  Faktoren,  so  ergiebt  alles 
weitere  sich  aus  den  Gesetzen  der  analytischen 
Mechanik. 

Was  zunächst  die  elektrische  Kraft  an- 
langt, so  muss  die  Annahme  von  Fern- 
kraften  als  widerlegt  gelten  Es  ist  viel- 
mehr der  Zustand  in  jedem  Raumelement 
des  Kraftfeldes  eindeutig  durch  den  Zustand 
der  Nachbarelemente  bestimmt.  Die  elek- 
trische Energie  kann  daher  nur  als  eine  Be- 
wegung und  zwar  als  eine  cyklischc,  wie 
schon  erwähnt,  angesehen  werden. 

FUr  diese  Art  von  Bewegung  hat 
Helmholtz  den  treffenden  Namen  »ver- 
borgene Bewegung«  eingefuhrt.  Fis  halt  in 
der  That  schwer,  an  einem  rasch  sich 
drehenden  Körper,  z.  B.  einem  Kreisel,  die 
Bewegung  wahrzunehmen.  Aber  auch 
nach  anderen  Richtungen  entspricht  diese 
Bewegung  der  gegebenen  Bezeichnung  Sic 
ist  mellt  direkt  mitteilbar  wie  die  Energie 
der  fortschreitenden  Bewegung  und  gestattet 
demnach  die  quantitative  Ansammlung 
kinetischer  Energie.  Es  ist  daher  auch  die 
innere  Energie  der  Moleküle  solche  ver- 
borgene Bewegung,  die  nur  unter  be 
sonderen  Umstanden  als  latente  Warme, 
Schmelzwärme  ihr  Dasein  verrat.  Die 
Differenzen  der  spezifischen  Warme  beruhen 
dann  darauf,  dass  von  der  fortschreitenden 
Molekular  Bewegung  mitgeteiltcr  Warme 
ein  mehr  oder  weniger  grosser  Bruchteil 
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in  verborgene  Bewegung  übergeht.  Auch 
bei  den  chemischen  Prozessen  kommt  solche 
verborgene  Bewegung  zum  Vorschein  und 
verursacht  die  Wärmetönung.  Da  nun  die 
letztere  mehr  oder  weniger  vollständig  in 
elektrische  Energie  übergehen  kann,  so 
folgt,  dass  sie  eben  nichts  anderes  ist,  als 
diese.  Wenn  sie  unter  gewöhnlichen  Um- 
ständen nicht  als  solche  auftritt,  so  beruht 
dies  darauf,  dass  sie  dann  nicht  in  geord- 
neter Form  erscheint,  die  Bewegung  viel- 
mehr dem  Gewimmel  in  einem  Ameisen- 
haufen gleicht  und  daher  nur  in  der  Form 
von  Warme  erscheint.  Die  Energie  wird 
verwüstet,  wie  Maxwell  den  Uebergang  in 
diese  ungeordnete  Form  bezeichnet. 

Was  nun  den  zweiten  Punkt,  die  Art 
der  Zusammenhänge  anlangt,  so  lassen  sich 
dieselben  stets  durch  lineare  Differential- 
gleichungen erster  Ordnung  ausdrücken. 
Es  beruht  dies  auf  ihrer  Stetigkeit.  Die 
Natur  kennt  keine  Unstetigkcit  (natura  non 
facit  saltus).  Wo  scheinbar  eine  Unstetig- 
keit auftritt,  lässt  sie  sich  stets  durch 
Zurückgehen  auf  entsprechend  kleine  Raum- 
und Zeitelemente  eliminieren  (Hertz,  Me- 
chanik). Was  die  Zahl  der  Zusammenhänge 
zwischen  den  materiellen  Teilchen  anlangt, 
so  wechselt  sie  sehr,  je  nach  den  betrach- 
teten Systemen,  deren  einziges  Unter- 
scheidungsmerkmal ja  die  Art  und  Zahl  der 
Zusammenhänge  bildet  Betrachtet  man 
z.  B.  eine  Maschine,  so  bestimmen  die  ein- 
zelnen Teile  einander  derart,  dass  mit  einer 
bestimmten  Bewegung  von  einem  derselben 
die  aller  andern  eindeutig  bestimmt  ist.  Sie 
haben  nur  eine  Freiheit  der  Bewegung. 
Freilich  findet  man  schon  an  einer  Maschine 
meist  Vorrichtungen,  wodurch  durch  äussere 
Eingriffe  einzelne  Teile  ausgeruckt  und  dem 
Zusammenhang  entzogen  oder  ihre  Be- 
wegungen modifiziert  werden  können.  Bei 
den  natürlichen  Systemen  bestehen  nun 
immer  nur  teilweise  Zusammenhänge.  Wäre 
die  Anzahl  der  Teilchen  n und  diese  durch 
N-Gleichungen  verknüpft,  so  dass  n = N ist, 
so  ist  die  Bewegungsfreiheit  o.  Für  N = n — l 
ist  das  Verhältnis  wie  bei  einer  Maschine, 
d.  h.  die  Bewegung  eines  Teiles  bestimmt 
die  der  übrigen.  Für  gewöhnlich  istn=N  + x, 
wo  x einen  für  die  einzelnen  Systeme  ver- 
schiedenen Wert  hat.  Die  Bewegung  der 
Teilchen  ist  nur  teilvveise  von  einander  ab- 
hängig, teilweise  aber  unbestimmt  und  frei, 
durch  eine  einwirkende  Kraft  werden  daher 
die  materiellen  Teilchen  in  ungleicher  Weise 
beeinflusst,  was  von  der  Freiheit  ihrer  Be- 
wegung in  der  Richtung  der  Kraftwirkung 
abhangt.  Ein  in  einem  Cylinder  beweg- 


licher Kolben  z.  B.  besitzt  nur  eine  Freiheit 
der  Bewegung,  nämlich  in  Richtung  der 
Achse,  für  eine  Kraftwirkung  in  einer  anderen 
Richtung  ist  er  nur  beschränkt  oder  gar- 
nicht  beweglich. 

Für  die  in  materiellen  Systemen  unter 
Einwirkung  einer  Kraft  stattfindende  Be- 
wegung ist  massgebend  das  Hamilton’sche 
Prinzip.  Es  lautet: 

i' 

8 f (T  + U)  dt  = o. 

kt 

Hierin  bezeichnet  T die  lebendige  Kraft 
und  U eine  Kräftefunktion  (Potential),  der 
bereits  geleisteten  Arbeit  entsprechend. 

Bezeichnet  man  die  Arbeit,  welche  das 
System  ursprünglich  zu  leisten  vermochte, 
also  seine  potentielle  Energie  oder  »Spann- 
kraft« (Hclmholtz)  mit  K und  die  noch 
vorhandene  Spannkraft  mit  S,  so  ist 
S — K — U und  U — K — S.  Da  nun  K 
als  Konstante  hier  nicht  in  Betracht  kommt, 
so  geht  obige  Formel  über  in: 

t, 

(T-S)  dt  = o. 

t. 

Dieser  Ausdruck  sagt,  in  Worten  ausgcdrückt: 
»Ein  System  bewegt  sich  so,  als  sei  ihm  die 
Aufgabe  gestellt,  gegebene  Lagen  (seiner 
Teilchen)  in  gegebener  Zeit  zu  erreichen, 
und  zwar  in  solcher  Weise , dass  die 
Differenz  zwischen  potentieller  Energie 
(Spannkraft)  und  kinetischer  im  Mittel  über 
die  ganze  Zeit  so  klein  ausfallt  wie  mög- 
lich.« (Hertz.) 

Es  spielen  daher  in  der  Mechanik  die 
Begriffe  der  Maxima  und  Minima,  welche 
ihr  einen  gewissen  teleologischen  Anstrich 
verleihen,  von  jeher  eine  grosse  Rolle.  Also 
der  Ausdruck,  der  Verlust  an  lebendiger 
Kraft  ist  ein  Minimum,  oder  die  geleistete 
Arbeit,  welche  geschwindigkeitsbestimmend 
ist,  ist  ein  Maximum.  Eine  Kettenlinie  hat 
nur  deshalb  den  tiefsten  Schwerpunkt,  weil 
nur  dann  der  Fall  weiterer  Kettenglieder 
ausgeschlossen  ist.  Die  Oberfläche  einer 
Flüssigkeit  ist  ein  Minimum,  weil  stabiles 
Gleichgewicht  nur  herrscht,  wenn  die  Mole- 
kularkrafte  sie  nicht  weiter  verkleinern 
können.  Das  Licht  bewegt  sich  bei  der 
Brechung  auf  einer  kürzesten  Strecke  in 
kürzester  Zeit.  J.  Petzold  sagt  hierüber 
(in  der  Abhandlung:  »Maxima,  Minima  und 
Ockonomie):  Bei  allen  Bewegungen  lassen 
sich  also  die  wirklich  genommenen  Wege 
immer  als  ausgezeichnete  Fälle  unter  un- 
endlich vielen  denkbaren  auflassen.  Analy- 
tisch heisst  das  nichts  anderes,  als  es 
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müssen  sich  immer  Ausdrucke  finden 
lassen,  welche  dann,  wenn  ihre  Variation 
gleich  Null  gesetzt  wird,  die  Differential- 
gleichungen der  Bewegung  liefern,  denn 
die  Variation  verschwindet  ja  nur,  wenn 
das  Integral  einen  einzigartigen  Wert  an- 
nimmt.« Die  Naturvorgänge  sind  somit 
eindeutig  bestimmte,  wofür  die  aufgestellten 
Formeln  der  analytische  Ausdruck  sind. 

Das  hier  zur  Anwendung  gelangende 
Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  (bezw.  Hamil- 
ton's  Prinzip)  ist  demnach  von  solcher  uni- 
versellen Bedeutung,  dass  es  z.  B.  von  Wein- 
stein den  Hauptprinzipien  der  Physik,  welche 
sind:  das  Prinzip  der  Erhaltung  der  Masse, 
der  Erhaltung  der  Energie  und  der  Stetigkeit, 
als  viertes  gleichberechtigt  zur  Seite  gestellt 
wird  und  zwar  mit  vollem  Rechte.  Die 
Schwierigkeit  liegt  nur  darin,  anzugeben, 
was  in  jedem  Falle  «Wirkung«  ist. 

Zweifellos  wird  dieses  Prinzip  für  die 
Zukunft  in  der  Naturwissenschaft  noch  Er- 
folge zeitigen,  die  den  aus  dem  Prinzip 
von  der  Erhaltung  der  Energie  gewonnenen 
keineswegs  nachstehen. 

Die  Natur  widerstrebt  der  Acnderung 
eines  bestehenden  Zustandes,  cs  sei  denn, 
dass  ein  sozusagen  noch  natürlicherer  Zu- 
stand entsteht.  Jede  andere  Acnderung 
geschieht  nur  unter  Zwang  unter  möglichst 
geringer  Acnderung  der  natürlichen  Verhält- 
nisse und  Tendenz  zur  Rückkehr  in  solche. 

Die  eben  angeführten  Gesetze  sind  es 
also,  welche  auch  die  Bewegung  und  Ab- 
scheidung der  Ionen  bei  der  Elektrolyse 
regeln.  Es  ergiebt  sich  daraus,  dass  die 
Abscheidung  der  Ionen,  speziell  der  Metalle, 
unter  Berücksichtigung  von  Richtung,  Sinn 
und  Grosse  des  einwirkenden  Vektors  der 
elektrischen  Kraft  bei  dem  gegebenen 
Energieverbrauch  der  einzig  mögliche  Vor- 


gang ist.  Jeder  andere  würde  einen 
grosseren  Arbeitsaufwand  erfordern.  Die 
Variation  muss  also  verschwinden.  Man  er- 
sieht sofort,  dass  der  Energieverbrauch 
keineswegs  o ist;  zu  dieser  Absurdität  fuhrt 
nur  die  Theorie  der  freien  geladenen  Zonen. 
Umgekehrt  wird  dadurch  wieder  die  An- 
nahme bestätigt,  dass  die  Gleichungen, 
welche  die  Zusammenhänge  der  einzelnen 
Teile  des  Elektrolyten  ausdrucken,  derart 
sind,  dass  unter  Berücksichtigung  von  Rich- 
tung, Sinn  und  Grösse  des  Vektors  der 
elektrischen  Kraft  den  Metallatomcn  mehr 
weniger  freie  Beweglichkeit  zugeschrieben 
werden  muss. 

Zu  welchen  wichtigen  Konsequenzen 
dies  führt,  hinsichtlich  des  übrigen  chemi- 
schen und  physikalischen  Verhaltens  der 
Metalle,  habe  ich  in  der  Schrift  »Die 
Mechanik  der  Atome«  (Verlag  von  M.  Krayn, 
Berlin)  ausführlich  dargelegt,  worauf  ich 
hier  verweisen  muss. 

Um  nicht  missverstanden  zu  werden, 
muss  ich  noch  bemerken,  dass  die  Abschei- 
dung der  Ionen  bei  der  Filektrolyse  nach 
dem  Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  deshalb 
mit  dem  geringsten  Energieverbrauch  ver- 
bunden ist,  weil  jede  andere  mögliche  Zer- 
setzung eine  Verschwendung  von  Finergie, 
d.  h.  einen  Uebergang  derselben  in  Wärme 
bedingt.  Die  Steigerung  der  Jonle'schen 
Warme,  die  ihren  extremsten  Grad  im  elek- 
trischer Lichtbogen  erreicht,  ist  es  also, 
welche  möglichst  vermieden  wird.  Die  Ver- 
wüstung der  elektrischen  Flnergie,  wie  Max- 
well ihren  Uebergang  in  Wärme  genannt 
hat,  ist  also  ein  Minimum  bei  der  Elektro- 
lyse, und  hierin  ist  auch  die  kleinste  Wirkung 
zu  erblicken.  In  dieser  Form  lässt  sich  das 
Prinzip  auf  jeden  Leiter  anwenden. 

(Porisetiung  folgt.) 


LEITUNGSWIDERSTAND  BEZW.  -VERMÖGEN  VON 
METALLEN,  LEGIERUNGEN  UND  GELÖSTEN  ELEKTROLYTEN 


Von  Rudolf  Afewes. 


(FortKt/uog  | 


Im  Gegensatz  zu  Liebenow,  der  nach 
obigen  Ausfuhrungen  die  Wärmeentwicklung 
im  Stromkreise  bezw.  den  Stromwiderstand 
als  eine  Wirkung  von  thermoelektromoto- 
rischen  Gegenkräften  ansieht  und  darauf  seine 
theoretischen  Entwicklungen  gründete,  bin 
ich  gerade  umgekehrt  von  der  Grundan- 
schauung ausgegangen,  dass  die  thermo- 


elektromotonsche  Kraft  durch  die  Ver- 
schiedenheit der  Warmeahsorption  bezw. 
Warmcleitungsfahigkeit  in  den  die  Thermo- 
saule  bildenden  Metallen  bedingt  wird. 

Anlass  zu  dieser  Auffassung  hat  die  von 
mir  angenommene  Ucbcrzcugung  gegeben, 
dass  der  elektrische  Strom  nichts  anderes 
als  ein  Aufsaugen  und  Wiederaustrahlen  der 
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elektrischen  Aetherschw  ingungen  von  Schicht 
zu  Schicht  der  Leiter  sei  und  dass  demnach  das 
Leirungs  vermögen  bei»,  der  Leitungswider- 
stand durch  die  Seil  meier'sche  Absorptions- 
theorie sich  gesetzmassig  erklären  lassen 
müsse.  Bestärkt  wurde  ich  in  dieser  Ansicht 
in  hohem  Masse  dadurch,  dass  die  Diffe- 
rentialgleichungen für  das  elektrische  Lei- 
tungsvermogen  mit  denjenigen  für  die  Warme- 
leitung  vollständig  ubereinstimmen  und  die 
spezifischen  Werte  des  Leitungsvermögens 
für  Warme  und  Elektrizität  nach  den  ge- 
nauesten Beobachtungen  völlig  parallel  laufen. 

Eis  ist  nämlich  die  Differentialgleichung 
für  die  durch  lineare  Leiter  strömende 
Elektrizität 


, dV 

' ~ - kq  dx 


9) 


worin  k die  Leitungsfahigkeit.  d.  h.  den  um- 
gekehrten Wert  des  Leitungswiderstandes,  q 
den  Querschnitt  des  Leiters  und  V den  Wert 
der  Potentialfunktion  an  der  im  Abstande  x 
von  irgend  einem  Anfangspunkte  gelegenen 
Stelle  des  Leiters  bedeutet.  Die  Uebercin 
Stimmung  zwischen  Elektrizitats-  und  Warme- 
leitung  wird  noch  besonders  durch  folgende 
Ausfuhrungen  in  Wüllner  a.  a.  O-  auf  S,  599 
und  600  nachgewiesen:  • Denken  wir  uns 
nämlich  einen  hinreichend  langen  Draht  mit 
dem  Pole  einer  Batterie  verbunden,  deren 
anderer  Pol  zur  Erde  abgeleitet  ist,  so  muss 
auch  in  diesem  Draht  ein  konstanter,  aber 
in  verschiedenen  Abstanden  von  dem  Pole 
der  Batterie  verschieden  starker  Strom  vor- 
handen sein.  Durch  die  Verbindung  mit 
dem  Pole  der  Batterie  fliesst  Elektrizität  auf 
den  Draht,  und  wenn  von  dem  Drahte  gar 
kein  Verlust  von  Elektrizität  stattfande,  so 
wurde  die  Potentialfunktion  überall  bald  den- 
selben Wert  erhalten  wie  an  dem  Pole;  nun 
findet  aber  an  allen  Steilen  von  der  Ober- 
fläche des  Drahtes  ein  Verlust  der  Elektri- 
zität nach  aussen  statt,  deshalb  kann  die 
Potentialfunktion  nicht  überall  denselben 
Wert  annehmen,  sondern  es  tritt  ein  statio- 
närer Zustand  ein.  der  dann  erreicht  ist. 
wenn  in  gleichen  Zeiten  an  irgend  ein 
Flacbenstuck  des  Drahtes  von  der  Batterie 
her  ebensoviel  Elektrizität  hinströmt,  als  nach 
aussen  durch  Zerstreuung  und  Ableitung  ver- 
loren geht  Pas  Verhalten  eines  solchen 
Drahtes  gegen  die  Elektrizität  ist  ganz  das- 


selbe wie  das  eines  an  treier  Luft  erwärmten 
Stabes  gegen  die  Warme;  gerade  wie  bei 
letzterem  ein  stationärer  Zustand  eintritt, 
wenn  jede  Stelle  des  Stabes  soviel  Wärme 
empfangt,  als  sie  abgiebt,  so  tritt  hier  ein 
stationärer  Potentialzustand  auf,  wenn  jede 
Stelle  des  Drahtes  in  gleichen  Zeiten  eben- 
soviel Elektrizität  enthalt,  wie  sie  abgiebt. 
Ja,  wir  können,  um  die  Ströme  an  den  ver 
schiedenen  Stellen  des  Drahtes  zu  erhalten, 
einfach  die  Gleichung  der  Warmeleitung  in 
einem  Stabe  anwenden,  indem  wir  für  die  in 
die  letztere  eingehende  Temperatur  einfach 
die  elektrische  Potentialfunktion  einsetzen 
Denn  ebenso  wie  derWarmestrom  der  Tempe- 
raturdifferenz  der  benachbarten  Schichten,  ist 
der  elektrische  Strom  der  Potentialdifierenz 
proportional,  und  ebenso  wie  die  Wärme- 
abgabe nach  aussen  der  Temperatur  des 
Stabes  an  der  betrachteten  Stelle,  voraus- 
gesetzt, dass  die  Temperatur  der  LTmgebung 
gleich  Null  ist,  so  ist  der  Elektrizitätsverlust 
an  einer  Stelle  des  Drahtes  dem  dort  vor- 
handenen Werte  der  elektrischen  Potential- 
funktion  proportional.« 

Aus  Gleichung  9 folgt 


: — kq 
= — kq 


dV 

dx 

dV' 

dx 


to) 


folglich 


wenn  wir  dV'=  dV  -j-  d’V  setzen. 

Nach  Eintritt  des  stationären  Zustandes 
muss  diese  Elektrizitatsmenge  nach  aussen  aus 
der  Seitenfläche  des  Drahtes  abfliessen.  Ist  h 
jene  Elektnzitätsmenge,  welche  aus  der 
Flächeneinheit  der  Oberfläche  des  Drahtes 
nach  aussen  abfliesst.  wenn  die  Potential- 
funktion  dort  den  Wert  1 hat,  so  ist  die  auf 
der  Lange  dx,  wo  der  Wert  der  Potential- 
funktton  V ist.  nach  aussen  abfliessende  Menge 
, ,,,  . d’V  d’V  hp  . 

hp\dx  = kq  oder  — - — V 11  1 

dx  dx’  kq 

worin  p der  L'mfang  des  Drahtes  ist.  Durch 
Integration  erhalt  man 


V = Ae 
und  sonach 


hp 

kq 


Be 


-v 


hp. 

kq 


I*) 


Mat  der  Draht  eine  solche  Lange,  dass  Null  wird,  ohne  dass  der  Draht  abgeleitet 
an  seinem  Ende  die  Potentialfunktion  gleich  ist,  so  wird  A — > o,  B = E,  wenn  B die 
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elektromotorische  Kraft  für  x = o ist,  somit 


i = V hpkq-E-e 


-v 


*>p. 

kq 


*4) 


Diese  Gleichung  stimmt  der  Form  nach 
mit  den  Strahlungsformeln  für  Licht,  Elektri- 
zität und  Warme  uberein. 

Hei  meinen  Untersuchungen  kann  es 
sich  diesen  bereits  feststehenden  Resultaten 
gegenüber  nicht  etwa  um  eine  mathematische 
Theorie  der  Warme-  und  Elektrizitätslcitung 
handeln,  sondern  nur  um  die  Begründung 
der  den  vorhandenen  Theorien  zu  Grunde 
liegenden  Annahmen  durch  die  Se  Il- 
mei e r 'sehe  Absorptionstheorie.  Die  Grund- 
annahmen, welche  zur  Entwicklung  einer 
mathematischen  Theorie  der  Wärraebewegung 
in  festen  Körpern  notwendig  und  hinreichend 
sind,  sind  die  beiden  folgenden  Hypothesen: 
Erstens  findet  bei  den  festen  Körpern  eine 
unmittelbare  Wirkung  der  Warme  nur  in 
unbeschrankt  kleiner  Entfernung  statt,  sei  es 
nun,  dass  sie  für  weitere  Entfernungen 
wirklich  aufhört  oder  nur  wegen  ihrer  Klein- 
heit sich  den  Sinnen  entzieht;  zweitens  ist 
die  Wirkung  zwischen  zwei  unbeschränkt  nahen 
Teilen  dem  Unterschiede  der  W'armcmcnge 
oder  der  Temperatur  proportional,  und  zwar 
erfolgt  dieselbe  als  eine  ausglcichende  so, 
dass  der  wärmere  Teil  an  den  weniger 
warmen  etwas  abgiebt.  Auf  diese  beiden 
Voraussetzungen  kommt  jede  Lehre  von  der 
Warmebewegung  schliesslich  zurück,  mag 
man  die  Warme  als  einen  Stoff  ansehen  oder, 
wie  die  Analogie  anderer  physikalischer  Er- 
scheinungen fordert,  als  lebendige  Kraft,  her- 
vorgebracht durch  die  wellenförmige  Be- 
wegung des  Aethers. 

Diese  letztere  Anschauung  ist  berechtigt, 
sobald  sich  nachweiscn  lasst,  dass  bei  den 
festen  Körpern  die  Absorption  der  Strahlen 
in  der  Weise  erfolgt,  dass  dieselben  bereits 
durch  Schichten  vollständig  absorbiert  werden, 
welche  die  Dicke  der  Atomschichten  nicht 
zu  weit  ubertreffen;  denn  dann  wird  das 
Quadrat  der  körperlichen  Schichtdickc  ver- 
schwindend klein  werden  und  damit  der  Be 


J = J»  — J‘  = Jo  — J-e 


dingung  genügt,  welche  nach  der  Theorie 
die  Dicke  der  Atomschichten  oder  das  Be- 
reich der  unmittelbaren  W'armcwirkung  im 
Körper  erfüllen  muss.  Dieser  Nachweis  lasst 
sich  nach  der  elementaren  Physik  des 
Aethers  auf  folgende,  ziemlich  einfache  Weise 
führen. 

Nach  der  Sellmeierschen  Absorptions- 
theorie ist  die  Intensität  der  absorbierten 
Strahlen 

J - (n>—  !)•-*-  •m'(a')‘  (15 

Bezeichnet  man  die  Intensität  der  wirklich 
in  die  Schicht  eingedrungenen  Strahlen  mit 
J„  und  bewirkt  durch  Verdichtung  oder  Ver 
diinnung,  dass  J = 0,9  J0  wird,  so  ist 

J = o,9j.  = (nJ—  i)-2*  -m'(a')’  16) 

Die  absorbierte  Strahlenmenge  kann  man 
jedoch  noch  auf  andere  Weise  erhalten,  in- 
dem man  den  sogenannten  Schwächungs- 
koeffizienten  bestimmt,  d.  h.  den  Bruchteil 
der  eingetretenen  Strahlen,  welcher  in  einer 
Schicht  von  der  Dicke  1 zuruckgehalten 
wird.  Wenn  der  Schwächungskoeffizient  a 
ist,  so  wird  nach  Kirchhoffs  Anschauung 
über  das  Wesen  der  Absorption  — das 
gleiche  Resultat  ergiebt  sich  aus  dem  auf- 
summenden Arbeiten  der  Naturkräfte  — die 
Intensität  J nach  Durchstrahlung  einer  Schicht 
von  h mm  gleich  J„ah  sein.  Nennt  man 
nun  die  Dicke  der  Schicht,  in  welcher  die 
Intensität  der  Strahlen  auf  0,1  geschwächt 

wird,  1 , so  ist  ferner 
« 

1 1 

o,i  J-  “ J.  a *.  1 o ~ 1 — 1 “,  io“*-=n 

oder 

j'  = J„.,o-*b=j,e-"h,  18) 

wenn  hierin  e die  Basis  des  natürlichen 
Logarithmensystems  und  m der  natürliche 
Logarithmus  von  10  ist.  Da  J1  die  durch- 
gelassene Strahlenmenge  bedeutet,  so  erhalt 
man  die  zuruckgehaltene  dadurch,  dass  man 
J'  von  J„  subtrahiert.  Demnach  ist 

j (|  _e-  ■»«•h)  (19 


Nun  ist  aber 


-rnah-f 

I 2 


m4a4h4 

1-2-3  * 1 -2-3.4  + 


-’•>) 


folglich  ist 

1 , , , m*a'h*  m'a'h’  . 

J = J„(mah --+  ( 2 3 +.--)2l) 

oder,  da  man  h so  klein  wählen  kann,  wie 
man  will, 

J = J„mah  = (n* — 1)  • -m' (a')'  22) 

Für  einen  zweiten  Körper  erhalt  man 


für  gleiche  Werte  von  J„  und  h 

J„  m a,  h = (n, ’ — 1)  . m' (a‘)  23) 

sodass  durch  Division  folgt 

n*  — 1 : n,*  — I — a : a,  24 1 

d.  h.  die  brechende  Kraft  eines  Mittels  ist 
der  Grosse  a,  dem  sogenannten  Exstinktions- 
kocffizienten  direkt  proportional.  Aus  den 
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Beobachtungen  von  Roskoe  und  Bunsen 
sowie  von  Quincke  folgt,  wie  ich  a.  a.  O. 
berechnet  habe,  für  den  Exstinktionskoeffi 
zienten  a,  des  Silbers  a,  = rund  600,  also 

die  Schichtdicke  — = 16  • io-*  mm,  d.  h.  in 

«i 

einer  Silberschicht  von  der  Dicke  16  • io-4  mm 
wird  die  Intensität  der  Strahlen  auf  ein  Zehntel 
geschwächt.  Dieses  mit  der  Sellmcier’ sehen 
Äbsorptionstheorie  abgeleitete  Resultat 
stimmt  mit  den  von  O.  Wien  (Ann.  der 


Physik  und  Chemie  N.  F.  35,  1888,  S.  48) 
und  Zoth  angestellten  Versuchen  über  die 
Exstinktionskoeffizienten  annähernd  überein. 
In  der  nachfolgenden  Tabelle,  welche  aus 
»Lichtelektrizitäts-  und  X-Strahlen<  2.  Aus- 
gabe, S.  88  u.  89  (Verlag  von  M.  Krayn) 
entnommen  ist,  habe  ich  sämtliche  mir  be- 
kannten Beobachtungen  über  die  Exstinktions- 
koeffizienten der  Aetherschwingungen  des 
Lichtes,  der  Wärme  und  der  X-Strahlen  zu- 
sammengestellt. 


Stoffe 

I 

— her. 
n 

mm 

— beob. 
a 

Wien 

mm 

— beob.  Zoth 

a 

— D . toi . to  ' 

mm 

-i 

beob.  Zoth 



Ag 

3 . 10-5 

3 • 10-» 

— 

Cu 

4 . 10-* 

? 

— 

— 

Au 

5 . IO"-4 

5 . IO“’ 

30.  10-’ 

0,28 

Zn 

1 I . IO-» 

36  . IO-» 

150 . IO-5 

— 

Fe 

20  . IO“’ 

} 

? 

— 

Pt 

27  . IO~* 

? 

27 • IO-’ 

0,25 

Pb 

37  . 10-5 

— 

31  . 10-» 

0,29 

Cd 

— 

— 

97 . io-5 

0,9 

Sn 

— 

— 

108  . IO"’ 

1,0 

Doppelspat 

— 

— 

14  . IO-4 

«3 

Kupfersulfat 

— 

— 

16 . to-4 

«5 

Glimmer  (Kali-) 

•— 

16 . IO-4 

IS 

Steinsalz 

— 

26 . IO~4 

24 

Gips 

— 

— 

00 

O 

26 

Bergkrystall 

— 

— 

36 . IO"4 

33 

Spiegelglas 

— 

— 

3 . IO-» 

29 

Solinglas 

— 

— 

4 . IO"5 

37 

Bein 

— 

— 

5 . 10-» 

50 

Ebonit 

— 

_ 

|6  . IO“’ 

«SO 

Braunkohle 

— 

— 

24.  IO  ’ 

220 

Wachs 



— 

72 . I0-» 

670 

Ahornholz 

— 

— 

86 . io-’ 

800 

Korkholz 

_ 

— 

265  . IO~> 

2450 

Chlornatriumlösung  (konz.) 

— 

— 

1,6 . IO”* 

150 

Wasser  (destill.) 

— 

— 

3,2  . IO"* 

300 

Glycerin 

— 

-- 

3.2  . to  * 

300 

Alkohol  (Aethyl-,  95  0 ,,) 

— 

— 

6,4  . 10"* 

600 

Luft 

3.7  • IO4* 

| kleinerals  io*mro 

— 

— 

O 

4 . to+J 

1 (0.  I.anglry) 

-- 

— 

H 

7,8  . IO* * 

— 

— 

— 

N 

5.3  • IO+’ 

— 

— 

— 

CI 

. 

1,4  • 10+2 

1,67 

(Roskoe  un-i 
Bunsen) 
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Hieraus  ergiebt  sich,  dass  die  Körper- 
schichten, welche  die  eindringende  Schwin- 
gungsenergie vollständig  absorbieren,  ausser- 
ordentlich dünn  sind  und  dass  darum,  da 
ja  ihre  Dicke  bei  Leitern  kaum  10**  mm  uber- 
steigt, die  höheren  Potenr.cn  dieser  Dicke 
im  Verhältnis  zur  einfachen  Dicke  ver- 
schwindend klein  sind.  Hieraus  folgt,  dass 
die  unmittelbare  Wirkung  der  Strahlen  im 
festen  Körper  thatsächlich  nur  in  sehr  kleiner 
Entfernung  statttindet  und  die  bezügliche 
Annahme  der  mathematischen  Theone  voll- 
kommen berechtigt  ist.  Die  zweite  Annahme 
der  Theorie,  dass  diese  Wirkung  z.  B.  der 
Warme  von  Schicht  zu  Schicht  der  Tempe- 
raturdifferenz direkt  proportional  ist,  ist  eine 
Folge  der  für  alle  Actherschwingungcn  als 
gültig  nachgewiesenen  Emissions-  oder 
Strahlungsgesetzc  (Elementare  Physik  des 
Aethers,  1.  Teil,  S.  7 bis  9).  Die  Erklärung 
der  Leitung  durch  Absorption  und  Emission 
von  Schicht  zu  Schicht  steht  demnach  mit 
dem  wirklichen  Sachverhalt  in  Ueberein- 
stimmung.  Danach  muss  sich  die  Elektrizität 
oder  Warme  durch  Leitung  um  so  schneller 
fortpflanzen,  je  grösser  der  Exstinktions- 
koeffizient  der  leitenden  Substanz  ist,  das 


Leitungsvermögen  muss  demselben  also 
direkt  proportional  sein,  wahrend  für  die 
Fortpflanzung  der  Actherschwingungcn  durch 
Strahlung  gerade  das  Umgekehrte  stattfindet. 

Bezeichnet  man  nun  das  Leitungsver- 
mögen mit  L bezw  L,  und  die  entsprechen- 
den Exstinktionskoeffizientcn  mit  i\ix,  so 
muss  sich  demnach  verhalten 

L : L,  — « : a,  2j) 

es  ist  aber  nach  Gleichung  24 

n*  — 1 : nt  * — 1 = a : a, ; 
folglich  ist 

L : L,  ■=  n*  — 1 : n, 1 — 1,  26) 

d.  h.  das  Leitungsvermögen  ist  der  brechen- 
den Kraft  der  Leiter  direkt  projiortional,  so 
dass  man  in  allen  den  Fallen,  in  welchen 
die  Beobachtung  der  Brechungsexponenten 
Schwierigkeiten  bereitet,  die  letzteren  aus 
dem  Leitungsvermögen  der  Stoffe  für  Warme 
bezw.  Elektrizität  ihrer  relativen  Grösse  nach 
ermitteln  kann  Die  vorstehende  Beziehung 
des  Leitungsvermögens  zur  brechenden  Kraft 
führt  uns  unmittelbar  auf  das  im  nächsten 
Abschnitt  zu  besprechende  Gesetz  der  Ver- 
änderung des  elektrischen  Leitungsvermögens 
mit  sich  ändernder  Temperatur. 

(ForitcuoDg  folgt.) 


ÜBER  DEN  ERSATZ  DES  MONONATRIUMSULFITS  DURCH 
DINATRIUMSULFIT  IN  CYANKALISCHEN  MESSINGBÄDERN 

(Erwiderung  an  Herrn  I)r.  Wilhelm  Pfanhauser  jun.) 

Von  Dr.  Armin  Fi sehr r,  Wien. 


In  Heft  2 des  lautenden  Jahrganges  dieser 
Zeitschritt  hat  Herr  I>r.  Pfanhauser  es  für  an- 
gezeigt gehalten,  sich  in  einer  Art  mit  dem 
Inhalte  meiner  unter  obigem  Titel  in  Heft  n 
des  vorigen  Jahrganges  erschienenen  Mitteilung 
zu  beschäftigen,  die  mich  zu  energischer  Abwehr 
nötigt. 

Was  den  sehr  dürftig  gehaltenen  »sachlichen* 
Teil  der  Erwiderung  des  Herrn  Dr.  Pfanhauser 
anbelangt,  so  scheint  derselbe  daran  zu  zweifeln, 
dass  bei  vollständiger  Einwirkung  von  14  (»ramm 
Na,CO|  calc.  auf  20  (»ramme  NaHSO,  rund 
24  Gramme  Na3SO*  entstehen,  und  dass  hierbei 
ca.  4 Gramme  NaaCOj  Überschüssig  bleiben,  die 
im  weiteren  Verlaut  der  lladhcrstellung  noch  auf 
NII«CI  einwirken  können;  eine  Berechnung  nach 
dem  kleinen  stöchiometrischen  Einmal* 
eins  dürfte  Herrn  Dr.  Pfanhauser  von  der 
Richtigkeit  der  Zahlen  überzeugen.  Herr  Dr. 
Pfanhauser  scheint  die  Versuche  liezüglich  drr 
Wirkung  des  Mononatriumsulfits  auf  cyankalis*  he 
Messingbäder,  die  ich  Gelegenheit  hatte,  ihm 
anlässlich  eines  Besuches  in  meinem  Laboratorium 


vorzufUhren,  doch  nicht  genügend  nachgearbeilet 
zu  haben,  ebensowenig,  wie  die  Angaben  meiner 
l'ublikation  in  Heft  1 1 des  vorigen  Jahrganges, 
denn  sonst  hätte  er  die  Richtigkeit  der  ihm 
demonstrierten  Versuche  bestätigt  finden  müssen, 
wie  jedermann,  der  sich  der  kleinen  Mühe  einer 
Nachprüfung  unterzieht.  Herr  Dr.  Pfanhauser 
meinte  damals,  dass  wohl  die  Beschaffenheit  der 
Chemikalien  die  Crsache  der  Erscheinung  wäre, 
und  er  hält  diese  Behauptung  noch  immer  fest, 
denn  er  schreibt  in  seiner  Erwiderung,  es  wäre 
zu  vermuten,  dass  ich  andere  Präparate  gewählt 
hätte,  als  »solche,  wie  sic  Galvanotcchntkcr  ver- 
wenden«. Herrn  Dr.  Pfanhauser  kann  ich 
diesbezüglich  lieruhigen;  ich  habe  zu  den  Ver- 
suchen, die  ich  in  grosser  Zahl  und  in  mannig- 
facher Variation  durchführtc,  ( ‘hemikaltcn  der 
bewährten  Eabrik  für  galvanotc«  hnischc  Bedarfs- 
artikel von  Dr.  G.  Langbein  & Co.  und  Präpa- 
rate der  Firma  E.  Merck  verwendet. 

Was  die  Mitteilung  des  Herrn  Dr.  Pfan- 
hauser anbelrifft,  die  Firma  J.  Gasterstaedt, 
in  welcher  ich  als  Bctrielwleilcr  thatig  bin,  hatte 
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ein  nach  dem  Pfan  haus  ersehen  Recept  her- 
gestelltes Messingbad  seit  langer  Zeit  in  Ver- 
wendung und  es  hätte  dasselbe  bisher  anstands- 
los funktioniert,  so  erlaube  ich  mir  diesbezüglich 
zu  bemerken,  dass  ein  solches  Bad  von  2400  1 
vor  etwa  2 Jahren  aufgestellt  wurde,  dass  das- 
selbe gleich  im  Anfang  seiner  Verwendung  Mängel 
zeigte  und  insbesondere  stark  zum  »Aufsteigen« 
geneigte Messingniederschläge  lieferte;  eine  gleiche 
Erfahrung  wurde  auch  in  der  Fachschule  für 
Galvanotechnik  des  Gewerbeförderungsdienstes 
des  k.  k.  Handelsministeriums  in  Wien  gemacht, 
wie  mir  von  den  Fachlehrern  dieser  Anstalt 
wiederholt  erklärt  wurde. 

Herr  Dr.  Pfanhauser  führt  auch  in  der 


Fussnote  seiner  Erwiderung  das  ausgezeichnete 
» Handbuch derGalvanustegie  und  Galvanoplastik* 
von  l)r.  H.  Stockmeier  in  dem  Sinne  an,  als 
ob  der  Verfasser  die  Badvorschrift  des  Herrn 
Dr.  Phanhauser  besondere  besprechen,  oder 
empfehlen  würde.  Herr  Dr.  Stock mei er  er- 
wähnt jedoch  mit  keiner  Silbe  das  in  Rede 
stehende  Messingbad  von  Herrn  Dr.  Pfan- 
hauser, sondern  ein  von  Herrn  Wilhelm 
Ptanhauser  sen.  angegebenes,  weder  Dina- 
triumsulfit  noch  Mononatriumsulfit  enthaltendes 
Rezept,  das  in  der  neuesten  Auflage  des  Buches 
von  Dr.  Pfanhauser  nicht  mehr  aufgenommen  ist. 

Wien,  10.  Mai  1902. 


REFERATE. 


Ueber  die  Einwirkung  des  elektrischen  Lichtes 
auf  das  Wachstum  der  Pflanzen.  Franz 
ßluth  (Die  Elektrizität  1902.  8.  165  nach 
»Gartennora«. 

Eine  bedeutende  Gärtnerei  in  Dresden  war 
wohl  die  erste,  die  ihre  Gewächshäuser  elektrisch 
beleuchten  liess,  was  vor  zwei  bis  drei  Jahr- 
zehnten noch  ein  höchst  kostspieliges  Unter- 
nehmen war.  Jetzt  ist  die  Frage  der  elektrischen 
Beleuchtung  dadurch  auf  einen  anderen  Stand- 
punkt gelangt,  dass  der  Arbeitslohn  gestiegen 
ist  und  dass  es  daher  von  Wert  sein  kann,  die 
Zeit  besser  auszunutzen  und  auch  an  trüben 
l agen  oder  im  Winter  noch  einige  Stunden  bei 
elektrischem  Licht  arbeiten  zu  können.  Dieser 
Gesichtspunkt  ist  in  der  l'hat  neuerdings  in 
mehreren  grossen  Gärtnereien  berücksichtigt 
worden.  Für  sehr  grosse  Anlagen  konnte  es 
sich  sogar  als  vorteilhaft  erweisen,  ein  eigenes 
Elektrizitätswerk  einzurichten.  Die  Hauptfrage 
ist  dabei  die  Beschaffung  nicht  zu  teurer  Motoren 
zum  Betriebe  der  Dynamomaschine.  Eine  der- 
artige kleine  Elektrizitätsanlage  würde  noch 
immer  weniger  umständlich  und  vielleicht  auch 
billiger  sein,  als  eine  solche  ftir  Acetylen- Licht, 
und  gewöhnliche  Gasbeleuchtung  ist  für  Gärt- 
nereien nicht  immer  zu  beschaffen.  Verf.  hat 
nun  seinerseits  besondere  Erfahrungen  mit  elek- 
trischer Heizung  in  Gewächshäusern  gesammelt. 
Bekanntlich  wird  die  Elektrizität  schon  längst 
zum  Braten  und  Kochen  benutzt,  und  wenn  sie 
nicht  auch  schon  vielfach  zur  Heizung  verwertet 
wird,  nicht  einmal  zur  Heizung  von  elektrischen 
Strassenbahn wagen,  so  liegt  das  wahrlich  nicht 
daran,  dass  der  heutige  Stand  der  Technik  nicht 
die  Mittel  dazu  bietet.  Das  gewöhnliche  Prinzip 
elektrischer  Heizung  ist  nun  aber  für  Gewächs- 
häuser nicht  anwendbar,  da  es  darauf  beruht, 
gewisse  Körper  durch  den  Strom  zu  erhitzen, 
die  dann  die  Wärme  wieder  ausstrahlen,  wodurch 
eine  sehr  trockene  Wärme  entsteht.  Der  Elek- 
trotechniker Eck  mann  hat  zur  Anwendung  im 
Gartenbau  ein  besonderes  Verfahren  erfunden. 


Mittels  eines  elektrisch  betriebenen  Ventilators 
wird  die  stets  feuchte  Luft  des  Gewächshauses 
aufgesogen  und  der  elektrischen  Heizung  zuge- 
fllhrt.  Die  Vorrichtung  besteht  in  einem  ganz 
kleinen  Apparat,  einem  Kasten  mit  feinen  iso- 
lierten Mctallstäbehen,  die  sich  heim  Durchgang 
des  elektrischen  Stromes  stark  erhitzen.  Die 
aulgesogene  feuchte  Luft  wird  nun  durch  diesen 
»Wideretandskasten«  hindurch  geführt  und  strömt 
erwärmt  wieder  daraus  ab.  Eis  wird  ihr  also 
von  Feuchtigkeit  nichts  entzogen.  Es  galt  nun 
aber  noch  den  Einwand  zu  beseitigen,  dass  die 
Erwärmung  des  Gewächshauses  eine  ungleich- 
mässige  sein  würde,  indem  die  Temperatur  in 
der  Nähe  des  Heizapparats  höher  stehen  müsste, 
als  in  den  übrigen  Teilen  des  Raumes.  Verf. 
hat  nun  in  seiner  Gärtnerei  in  Gross-Lichterielde 
mit  Eck  mann  zusammen  weitere  Versuche  mit 
elektrischer  Heizung  in  Gewächshäusern  ange- 
stellt. Die  Mängel  haben  sich  bisher  noch  nicht 
ganz  beseitigen  lassen,  aber  es  lässt  sich  schon 
jetzt  sagen,  dass  die  elektrische  Heizung  unleug- 
bare Vorzüge  besitzt.  Sie  verbreitet  genügende 
Wärme,  und  die  Temperatur  wird  immer  auf 
der  gleichen  Höhe  erhalten,  da  der  Strom  sofort 
selbstthätig  ausgeschaltet  wird,  wenn  die  Hitze 
zu  hoch  steigt.  Man  braucht  nur  das  Thermo- 
meter auf  einen  bestimmten  Grad  einzustellen, 
und  der  Apparat  sorgt  dann  selbst  für  die  Ein- 
haltung der  betreffenden  Temperatur.  Die  An- 
lage der  elektrischen  Heizung  ist  natürlich  viel 
teurer,  als  andere  Heizarten,  aber  es  wird  doch 
auch  an  Heizrohren,  Kesseln  u.  s.  w.  gespart. 
Der  Aufsatz  von  Bluth  enthält  noch  viele  Einzel- 
heiten, die  den  Fachmann  über  die  Vorzüge  und 
die  noch  bestehenden  Mängel  der  elektrischen 
Heizung  mit  Bezug  auf  ihre  Anwendung  in  Ge- 
wächshäusern aut  klären  und  denen  später  weitere 
Mitteilungen  über  das  von  uns  schon  öfter  be- 
handelte Thema  des  Einflusses  der  Elektrizität  auf 
das  Pflanzen  wachstum  folgen  sollen.  Vorstehendes 
Referat  soll  zur  einstweiligen  Orientierung  unserer 
Leser  über  die  betr.  Einrichtung  dienen. 
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PATENTBESPRECHUNGEN 


Vorrichtung  zum  Nachblldcn  von  Reliefs  und 
Ähnlichen  Formen  ln  Metall  auf  elektro- 
lytischem Wege  — Elektrogravüre,  Gesell- 
schalt  mit  beschrtnkter  Haftung  in  Leipzig» 
Sellcrhaosen.  — D.  R.  P.  No.  1 24529  (Zuaal/  tum 
Patente  95081). 


Nach  dem  Hauptpatent  erfolgt  die  Herstellung  von 
Reliefs  and  Ähnlichen  Formen  in  Metall  derart,  dass 
ein  au»  poroaer  Mas«e  hergestellte«  Negativ  der  Form 
mit  einem  geeigneten  Elektrolyten  getränkt  and  mit 
unltem  Druck  gegen  da«  nli  Anode  dienende  Werk- 
stück angedruckt  wird.  Hei  Strnmschlu««  tritt  alsdann 
an  den  Berübrung««tellen  allmAlig  Auflösung  des  Metalle« 
ein,  bis  schliesslich  da«  ganze  Negativ  eingeAtst  i»t. 
Zar  Durchführung  de«  Verfahrens  dient  folgende,  den 
Gegenstand  de«  Zusatspalentea  bildende  Vorrichtung. 

Das  Negativ  e ist  auf  einem  heb-  und  lenkbaren 
Tisch  / derart  angeordnet,  dass  bei  der  tieftten  Stellung 
des  Tisches  zwischen  Negativ  and  Anode  a ein  mit 
einer  ReiutgnngsbUrstc  6 für  die  Anode  versehener 
Schlitten  s hindarchgefuhrt  werden  kann,  welcher  mittels 
einer  Anfcocbtungswalse  w dem  Negativ  fnschen 
Elektrolyt  safuhrt.  Hierdurch  soll  die  durch  den  Aetr- 
prorrss  auf  der  Oberfläche  des  Negativ«  bewirkte 
Alkalisierung  de«  Elektrolyts  aufgehoben  werden. 
Mittels  eine*  Hebels  c wird  da«  Negativ  dem  Korttclireiten 
der  Aetsucg  entsprechend  «elbstthitig  nachgerückt. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Gewinnung 
von  Zink.  — Dr  Georg  K «che II mann  in  St. 
Petersburg.  — D R.  P.  No.  124622. 

Zur  Ersielung  eine«  dichten  Niederschlage«  lasst 
man  den  Strom  bei  öfterer  Wiederholung  in  die  Zeit- 
einheit regrlmissig  (symmetrisch ) auf-  und  abschwanken, 
so  x war,  dass  er  dabei  immer  Uber  Null  gespannt  bleibt. 

Verfahren  zur  Herstellung  harter  Nleder- 
sehlAge  aus  magnetisch  erregbaren  Metallen 
auf  galvanoplastlschem  Wege.  - F.  Wslloofc 
in  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  124530. 

Bei  der  Kathode  werden  Magnete  aogrordnet, 
welche  auf  die  sich  auf  der  Kathode  ablsgerndcn 
Metallteilchcn  anziehend  wirken,  so  dass  diese  ge- 


swungen werden,  sich  ausserordentlich  dicht  über  ein- 
ander zu  lagern,  d.  h.  also  dichter,  als  wenn  sie  sich, 
wie  beim  gewöhnlichen  galvanoplastischen  Verfahren, 
einfach,  ohne  die  anziehende  Wirkung  eine«  Magneten, 
auf  einander  lagern  können. 


Verfahren  zur  Ladung  einer  Sammlerbatterie 
Ohne  Zusatzmaschine.  — Enrique  Cisnero« 
und  Alois  Micka  in  Madrid.  — D.  R.  P.  No.  124647. 


Kig.  25. 


Die  Batterie  wird  in  drei  Teile  geteilt.  Im  ersten 
Zustand  der  (.adung  fFig.  I)  werden  zwei  Teile  a und 
6 parallel  und  der  dritte  c in  Reihe,  im  zweiten  Zu- 


1 — l,|i|*M»^i»li|*M< 


Fig.  26. 


(iii:i!i!l!i 


stand  der  laidung  (Fig.  2)  aber  die  beiden  bisher 
parallel  geschalteten  Teile  a und  6 unter  Ausschaltung 
de«  dritten,  bereits  voll^cladenrn  Teile«  e in  Reihe 
geschaltet. 


Verfahren  und  Ofen  zum  elektrischen  Schmelzen 
Und  LAutOrn  VOn  Glas.  Gesellschaft  sur  Ver- 
wertung der  Patente  für  Glaserseugung  auf  elek- 
trischem Wege.  Becker  & Co.,  G.  m.  b.  II.  in 
Köln  a.  Rh.  — I».  R.  I*  N<>.  124702. 


Fi*.  27. 

Der  Gla««atz  wird  den  Elektrndrnpaaren  a und  6 
ragefuhrt  and  durch  die  Idcbtbogen  geschmolrcn.  Die 
Schmelze  wird  m t durch  einen  Mrom,  welcher  mittels 
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der  in  besondere  Kammern  c eintauchendc  Elektroden  d 
zugeführt  wird,  weiter  erhitzt  and  geläutert  und  im 
Raume  / rar  Verarbeitung  gesammelt.  Auch  durch  J 
kann  zwecks  Wärmezufuhr  ein  Strom  geschickt  werden. 

Positive  Polelektrode  für  galvanische  Elemente. 

— V.  Ludvigscn  in  Kopenhagen.  — 1).  R.  P. 
No.  124785. 

Die  Hülle,  von  welcher  die  um  den  Kohlenkern 
augeordnete  Depolarisalionsmassc  umgeben  ist,  besteht 
aus  Schilfgeflecht.  Dieses  hat  vor  andern  gebräuch- 
lichen l’mhüllungssioffen  den  Vorteil,  dass  es  nach 
allen  Richtungen  hin  gleichmässig  biegsam,  sehr  wider- 
standsfähig gegen  Feuchtigkeit  und  Trockenheit,  dabei 
von  geringerem  elektrischen  Widerstand  ist  und  vor 
allem  dem  über  die  beiden  Enden  der  Hülle  gegossenen 
Asphalt  eine  vorzügliche  Haftfläche  bietet. 


Sammlerelektrode,  welche  aus  kleinen,  streifen 
artigen  Teilelektroden  besteht.  — Victor 
Jeanty  tn  Paris.  — D.  R.  P.  No.  124786. 

Zer  Herstellung  einer  Planti-Elektrode  von  sehr 
grosser  Oberfläche  sind  dünne,  mit  Bleidraht  b eng 


umwickelte  Bleigitter  a unter  Belastung  kleiner  Zwischen- 
räume derart  neben  einander  angeordnet  und  durch 

fl 


einen  breiten  Elektrodcnnihmen  mit  einander  fest  ver- 
bunden, dass  sie  sich  mit  ihren  Breitseiten  gegenüber- 
stehen. 


ALLGEMEINES. 


Das  elektrolytisch  niedergeschlagene 
Kupfer  besitzt  trotz  des  anscheinend  lockeren  Gefüges 
doch  eine  grosse  Zähigkeit  und  Dehnbarkeit  und  über- 
trifft  darin  selbst  das  beste,  durch  Schmelzung  her* 
gestellte  Feinmetall.  Es  lässt  sich  ohne  Schwierigkeit 
zu  Draht  von  0,04  mm  Dicke  Ausziehen,  wovon  I kg 
eine  lJtnge  von  89  km  bat;  seine  elektrische  Leitfähig- 
keit wird  von  keinem  anderen  Kupfer  erreicht.  Bei  der 
günstigen  Stromdichtc  von  20  Amp.  auf  I qm  erfordert 
die  Niederschlagung  einer  I cm  dicken  Feinkupferschicht 
5 Monate  Zeit;  I e liefert  in  24  Stunden  bei  einem 
Gehalte  des  Rohkupfers  von  99,5  bis  99,6  pCt.  Kupfer 
etwa  74  kg,  bei  98  pCt.  46  kg,  bei  95  pCt.  25  kg,  bei 
90  pCl  15  kg  Feinkupfer;  so  rasch  steigt  der  Energie- 
aufwand infolge  des  Anwachsens  der  elektromotorischen 
Gegenkraft  mit  der  Zunahme  der  Verunreinigungen. 


Ueber  die  Vertretung  der  Akkumulatoren- 
industrie auf  der  Düsseldorfer  Ausstellung 

berichtet  der  „Elektro!.  Anr.t:  In  Akkumulatoren  sind 
alle  Firmen  des  Ausstcllungsgebietes  vertreten.  Das 
Paradesttlck  der  Akkumulatorentechnik  ist  die  Akkumu- 
latoren-Rundhnhn.  Sie  ist  von  den  Kölner  Akku- 
mulatoren - Werken,  Gottfr.  Hagen,  Kalk  bei 
Köln,  erbaut  und  betrieben;  das  Batieriegewicht 
betrügt  2,2  t,  die  Betriebsspannung  170  Volt,  Leistung 


ca.  100  km  Fahrt  mit  einer  Ladung.  Ferner  stellt 
die  Firma  aus:  Muster  von  Platten,  Montagematcrial 
und  komplette  Zellen,  stationär  und  transportabel.  Die 
Akkumulatorenfabrik,  Aktiengesellschaft, 
Hagen,  hat  eine  Bufferbatterie  für  die  Förderanlage  der 
Zeche  Zollern  II  bei  Gelsenkirchen,  sowie  verschiedene 
Elemente,  Baiteriebcstaudteile  und  Photographien  aus- 
gestellt, die  Akkumulatoren  werke  Sy  stem  Pollak, 
Aktiengesellschaft,  Frankfurt  a.  M.,  Akkumulatoren 
fiir  Licht-  und  Kmftzwecke  mit  Pollak-  und  Plante- 
Platten,  transportable  Batterien,  elektrische  Waggon- 
und  Zugbeleuchtung,  Orcheslrion»,  medizinische  Apparate, 
Wagenbeleuchtung,  Handlaternen,  Traktionszwecke. 
Zücdbatterien,  Notbeleuchtung  u.  s.  w.  in  Celluloid-, 
Hartgummi-  und  Glasgcfässen,  ausserdem  ein  stationäres 
Element  mit  abgeschlagenem  Holzkasten,  ein  eben- 
solches mit  Glasgefäss  und  eine  Kollektion  Platten  für 
stationäre  und  transportable  Elemente.  Weiter  sind 
vorhanden:  Bleiwerk  Neumühl,  Morian  & Con 
Neumühl,  mit  Akkumulatoren  für  verschiedene  Zwecke, 
Zcllenbestandteiien,  Hlciartikeln.  bildlichen  Darstellungen 
von  ausgeführten  Anlagen,  die  Akkum  ul  ato  renwer  ke 
E.  Schulz,  Witten  an  der  Ruhr,  mit  Akkumulatoren 
für  Licht-,  Kraft-  und  StrassenbahnanUgcn  (Buftcr- 
bntterien),  System  Plante  und  Faure,  transportablen 
Akkumulatoren  jeder  Art,  mit  Gitter-,  Masse-  oder 
Plante- Platten. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Hölbllng.  Viktor.  Die  Fabrikation  der  Bleich- 
material  len,  mit  240  in  den  Text  gedruckten 
Figuren.  Berlin.  Verlag  von  Julius  Springer.  1902. 
Preis  S M. 

Das  vorliegende  Werk  behandelt  ein  der  Elektro- 
technik sehr  nahe  stehendes  Gebiet  und  speziell  die 
elektrochemischen  Verfahren  zur  Herstellung  dieser 
Produkte  füllen  den  grössten  Teil  des  Werkes.  Das- 
selbe wird  daher  schon  aus  diesem  Grunde  das  grösste 
Interesse  unserer  Fachgenossen  erregen.  Bei  dem 
Kapitel  > Darstellung  von  Chlor  durch  Elektrolyse«  sind 
die  bekanntesten  der  dabei  in  der  Technik  ver- 
wandten Verfahren  der  Clilordarstellungen  eingehend 


und  sehr  sorgfältig  beschrieben,  und  es  ist  sowohl  die 
inländische,  wie  insbesondere  auch  die  ausländische 
Fabrikation  in  weitestem  Masse  berücksichtigt.  Das 
Gleiche  gilt  für  die  in  so  grosser  Menge  auf  elektro- 
chemischem Wege  dargestcllten  Bleichflüssigkeiten,  die 
ebenfalls  ausserordentlich  eingehend  und  erschöpfend 
behandelt  sind.  Von  den  übrigen  Bleichmaterialicn. 
welche  für  Elektrochemiker  in  Betracht  kommen,  sind 
das  Ozon,  das  Natriumsoperoxyd,  das  Calcium,  Per- 
maganat  u.  s.  w.  behandelt.  Wir  empfehlen  das  Werk, 
welches  eine  Monographie  eines  wichtigen  Zweiges  der 
technischen  Elektrochemie  darstellt,  allen  unseren  Facb- 
genossen  aut*  wärmste. 
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Thels,  Dr  Friedrich  Carl.  Die  Breitbleiche 
baumwollener  Gewebe.  Mit  132  Illustrationen. 
Berlin  W.  Verlag  von  M.  Krayn.  1902. 

Das  vorliegende,  glänzend  ausgestattete  Werk  be- 
handelt in  ausführlichster  Darstellung  das  wichtige  Ge- 
biet der  BreitVdciche  baumwollener  Gewebe.  Dasselbe 
gewinnt  für  unsere  engeren  Fachgenossen,  die  Elektro- 
chemiker, schon  deshalb  ein  besonderes  Interesse,  weil 
im  zweiten  Teil  desselben,  dem  chemisch-technischen, 
die  in  den  leisten  Jahrzehnten  erfolgten  Verbesserungen 
im  Bleichprozess  in  ausführlichster  Weise  besprochen 
sind,  und  hierzu  gehören  auch  in  erster  Linie  die  vielen 
in  den  jüngsten  Jahren  aufgetauchten  elektrochemischen 
Verfahren  zur  Darstellung  von  Bleichmitteln  und  Bleich- 
P.ussigkeitcn.  Der  Verfasser  hat  sich  bei  Beschreibung 
diese*  Gebietes  hauptsächlich  an  die  Patcn'.lilteratur  ge- 
halten und  dieselbe  in  kritischer  Weise  gesichtet,  so  da*s 
das  betreffende  Kapitel  eine  vortre (fliehe  Ucbersicht  über 
den  gegenwärtigen  Stand  der  patentierten  Verfuhren 
mit  besonderer  Berücksichtigung  ihrer  Brauchbarkeit  in 
der  Praxis  bildet.  In  einem  Anhang,  bei  Gelegenheit 
der  Bleicherei  des  l.eincns  und  der  Jute,  sind  auch  die 
verschiedenen  Bleichmethodcn  unter  Verwendung  von 
Oion,  Chlor,  ozonisiertem  Terpentinöl  n.  1.  w.  dar- 
gestcilt.  Da  diejenigen  Elektrochemiker,  welche  sich 
mit  der  Fabrikation  derartiger  Bleichmittel  und  Bleich- 
fltlssigkeiten  beschäftigen,  auch  Über  deren  Verwendung 
in  der  Praxis  sich  in  erster  Linie  klar  sein  müssen,  so 
können  wir  da*  Werk  al*  einen  guten  Leitfaden  zur 
Einführung  in  dieses  Gebiet  bestens  empfehlen. 

Budde,  Dr.  E.  Energie  und  Recht,  eine  physi- 
kalisch-juristische  Studie.  Berlin.  Carl  II  ey- 
tnann's  Verlag.  1902. 

Die  moderue  Technik  hat  im  vergangenen  Jahr- 
hundert einen  so  raschen  und  rapideu  Aufschwung 
genommen,  dass  sie,  soviel  Gutes  sie  auch  geschallen 
hat,  doch  in  ihrem  raschen  Siegesläufe  nicht  mit 
allen  Ueberlieferungcn  aus  der  guten  alten  Zeit  auf- 
ziuiumen  vermochte.  Zu  diesen  Traditionen,  die  wir 
aus  der  guten  alten  Zeit  in  unser  modernes  technisches 
Leben  Übernommen  haben,  gehört  in  erster  Linie  der 
Jurist  in  seiner  Stellung  als  Chef  grosser,  technischer 
Behörden,  ln  früheren  Zeiten,  als  es  noch  keine  Tech- 
nik gab,  mag  cs  gerechtfertigt  gewesen  »ein,  dein 
Juristen  einen  grossen  Einfluss  auf  dem  Gebiete  der 
Eisenbahn,  der  Post,  ja  sogar  der  Rechtsprechung  Uber 
technische  Fragen  einzuräumen.  Was  der  juristische 
Einfluss  aber  heutzutage  in  technischen  Dingen  be- 
deutet, davon  vermag  wohl  jeder  Techniker  ein  Liedchen 
zu  singen.  Wir  wollen  auf  die  vielen  Anekdoten,  die  über 
diesen  Gegenstand  kursieren,  nicht  näher  eingchen,  ist 
ein  Teil  derselben  nicht  wahr,  so  ist  er  doch  immerhin 
put  erfunden.  Welchen  Einfluss  es  aber  hat.  wenn  der 
Jurist  in  technischen  Dingen  in  irgend  einer  Weise  mit- 
zureden hat,  davon  nur  zwei  Beispiele  aus  der  jüngsten 
Zeit.  Das  eine  ist  das  bekannte  Urteil  des  Reichs- 
gerichts über  den  Diebstahl  an  Elektrizität,  Uber  welches 
*ir  in  dieser  Zeitschrift  schon  mehrmals  gehandelt 
buben  (siche  diese  Zeitschrift,  Jahrgang  IV.  S.  6;  91; 
117;  183;  273),  das  andere  ist  die  Bewässerung 


Aegyptens,  dessen  Fruchtbarkeit  unter  juristischer  Ver- 
waltung rapide  znrückging,  so  dass  das  Ende  aller 
Kultur  in  diesem  einst  so  blühenden  Lande  mit  Sicher- 
heit im  voraus  zu  berechnen  war,  das  aber  mit  einem 
Schlage  einer  neuen,  hoffnungsvollen  Zukunft  entgegen- 
ging,  als  der  englische  Ingenieur  Sir  Colin  Scott  Mon- 
crieff zum  Chef  der  Verwaltung,  und  zwar  nicht  nur 
der  technischen  Verwaltung,  sondern  auch  der  Finanz- 
verwaltung der  Bewässerung  des  Nildeltas  ernannt  wurde. 
Die  unter  juristischer  Herrschaft  um  Millionen  zurückge- 
gangeoe  Produktion  ist  heute  auf  einen  jährlichen  Gewinn 
von  über  100  Millionen  Mark  Ausfuhrware  gestiegen1). 
Diese  Beispiele  lehren  klar,  dass  es  am  besten  ist,  den 
Juristen  von  technischen  Dtngen  möglichst  fern  zu  halten, 
und  dass  in  die  leitenden  Stellungen  grosser  technischer 
Behörden  Techniker  gehören,  ebenso  wie  sich  für  die 
Beurteilung  technischer  Fragen  die  Schaffung  technischer 
Gerichtshöfe  ähnlich  den  Handelsgerichten,  Sccgcrichtcn, 
Kriegsgerichten,  doch  mit  anderer  Organisation,  empfehlen 
dürfte.  Wie  notwendig  hier  durchgreifende  Aendeningen 
sind,  zeigt  das  in  weiten  Schichten  immer  mehr  um  sich 
greifende  Verlangen  nach  Einführung  von  Sondergerichten 
— ein  Verlangen,  dessen  Berechtigung  aus  nichts  besser, 
als  schon  allein  aus  dein  Umstande  erhellt,  dass  sich  der 
Berliner  Anwalt- Verein,  der  selbstverständlich  dem 
Jurisientum  weiteren  Boden  nicht  entziehen  lassen  will,  im 
März  1902  gegen  die  ErrichtungeinessolchcnSondergerichts 
aussprach,  »weil  man  solchem  Verlangen,  grundsätzlich* 
entgegentreten  müsse«.  Mit  Hausmittelchen,  wie  das  vor- 
liegende Werk  eines  darstellt,  wird  in  dieser  brennenden 
Frage  keine  Abhilfe  geschaffen.  Der  Verfasser  will  in 
demselben  die  Begriffe  der  Energie  dem  Juristen  klarer 
machen,  und  den  Anlass  hierzu  gab  ihm  die  bekannte 
A (faire  des  Diebstahls  an  Elektrizität.  Ob  nun  die 
Juristen,  die  heutzutage  die  Vorgesetzten  und  Richter 
des  Technikers  sind,  sich  mit  den  Durchführungen  des 
Verfassers  vertraut  gemacht  haben  oder  nicht,  wird 
unseres  Erachtens  für  die  Zukunft  ganz  gleichgültig 
sein.  Besserung  in  den  heute  obwaltenden  Verhältnissen 
kann  nur  durch  eine  gründliche  Reform  in  dem  oben 
angedeuteten  Sinne  geschaffen  werden.  Durch  das 
Studium  eines  Buches,  wie  das  vorliegende  eines  ist, 
wird,  so  sehr  der  gute  Wille  des  Verfassers  auch  anzu- 
erkennen ist,  nichts  gebessert,  und  werden  Urteile,  wie 
das  betreffs  des  Diebstahls  an  Elektrizität,  nicht  ver- 
hindert werden.  Schon  um  deswillen  werden  sie  nicht 
vermieden  werden,  weil  der  Jurist,  der  das  Buch  heute 
mit  heissem  Bemühen  studiert  hat,  morgen  in  die  Lage 
kommen  kann,  Über  ein  Objekt,  dem  die  Dissociationa- 
theorie  oder  sonst  etwas  Schönes  zu  Grunde  liegt,  ab- 
urteilen zu  müssen.  Was  dann-  Will  dann  der  Herr 
Verfasser,  nachdem  das  Urteil  gefällt  ist,  wieder  ein 
neues  Buch  schreiben  und  so  fort,  mit  Grazie  in  infinitumr 
Wir  müssen  uns  deshalb  von  unserem  Standpunkte 
aus  das  nähere  Eingehen  auf  das  Buch  selbst  versagen, 
und  wollen  blos  diejenigen,  welche  sich  für  die  vor- 
liegende Frage  interessieren,  auf  dasselbe,  gewisser- 
maßen als  auf  ein  Zeichen  der  Zeit,  hingewiesen  haben. 

Dr.  Albert  Neuburger. 

')  Bayer.  Industrie-  und  Gewerbeblatt.  1901.  8.6». 
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Patent-Anmeldungen. 

KL  40  a.  15318.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Wieder- 
gewinnung von  Zinn  aus  Weissblechabfällen  u.  dgl. 
Charles  Lyon  Geistharpe  und  Fredcrik  Geist- 
harpe,  Manchester. 

Kl.  12k.  R.  13256.  Verfahren  zur  kontinuirlichen 
Herstellung  von  Cyaniden  der  Alkali-  und  Erdalkali- 


metalle aus  Alkali  bezw.  Erdalkali,  Kohle  und  Stick- 
stoff im  elektrischen  Schachtofen.  Dr.  HcruMUii 
Mehner,  Berlin,  Kncsebeckstr.  4. 

Kl.  21  c.  St.  6525.  Isolierung  für  Elektrizitätsleiter  und 
Verfuhren  zu  ihrer  Herstellung.  Max  C.  Stach! er, 
Charioltcnburg,  Friedbcrgstr.  9. 

KL  2 1 c.  B.  30614.  Elektrischer  Leiter  mit  Luftisolation. 
Charles  Borei,  Lyou. 
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Kl.  2 ic.  S.  14888.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Widerstandskörpern  aus  Kohlenstoff  und 
einer  keramischen  Grundmasse  mit  aufgebrannten 
metallischen  Kontakten.  D.  Ssanka  u.  Ganz  & Co., 

- Eiscngiescrei-  u.  Maschicnfabriks-Akt.-Ges.,  Budapest. 

Kl.  21  f.  F.  15653.  Verfahren  zur  Beseitigung  des  im 
Innern  der  Glühlampenglocken  entstandenen  Kohlen- 
niedersch Inges.  Ferdinand  Fanta,  London. 

Kl.  48a.  H.  23706.  Verfahren  zur  Herstellung  elektro- 
lytischer Bäder;  Zu*,  z.  Pat.  1041 11.  Elektro- 
metallurgie G.  m.  b.  H.,  Berlin. 

Kl.  21  b.  L.  13653.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Elektroden  für  elektrische  Sammler.  Carl  I.ucko  w jr., 
Cöln  a.  Rh.,  Herwarthstr.  19. 

Kl.  21  c.  H.  25278.  Umhüllung  aus  mit  Erhöhungen 
versehenen  Papierstreifen  für  die  Leiter  elektrischer 
Kabel.  George  Edward  llcy  1- Dia,  Warrington,  Engl. 

Kl.  21  f.  P.  12984.  Verfahren  zur  Herstellung  der 
stromleitenden  Verbindung  zwischen  Glühfaden  und 
Zuleitung  in  elektrischen  Glühlampen.  Josef  Plechati, 
Berlin-Pankow. 

Kl.  40  b.  A.  5700.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
elektrolytischen  Herstellung  von  Metalllegierungen 
aus  einem  Schwermetall  und  einem  Alkali-  bezw. 
Erdalkali-Metall;  Zus.  *.  Pat.  110548.  Acker  Pro- 
cess  Purent  Company,  Niagara  Falls,  V,  St.  A. 

Kl.  2 ic.  A.  8247.  Flüssigkeitsanlasswiderstand  für 
Elektromotoren.  Allgemeine  Elektrizitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin. 

KJ.  2 1 c.  E.  8225.  Elektrischer  Anlass- und  Regelungs- 
widerstand mit  selbtthäiiger  Ausschaltung.  The 
Electric  Con  iroller  & Supply  Company,  Cleve- 
land, Ohio. 

Kl.  21t.  11.  26622.  Bogenlampe  mit  Carbid-Elektroden. 
Dr.  Herxnan  Keyzer,  Amsterdam. 

Kl.  2lt.  M.  15932.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Glühkörpern.  E.  L.  R.  E.  Meng  es, 
Haag. 

Kl.  x 2 1.  G.  15951.  Vorrichtung  zur  Elektrolyse  von 
Alkalisnlzlüsungen  mittels  Quecksilberkathode.  James 
Dick  Gilmour,  Glasgow. 

KL  21a.  R.  15193.  Fritter  für  Telegraphie  mittels 
Hertz'scher  Wellen.  Octave  Rochefort,  Paris. 

Erteilungen. 

Kl.  21  b.  131596.  Verfahren  zur  Herstellung  von  durch 
Einleiten  von  Sauerstoff  oder  Wasserstoff  beständig 
rcgencricrbaren  hohlen  Elektroden.  Otto  Zöpkc, 
Berlin,  Potsdamerstr.  42. 

Kl.  21  b.  131872.  Korkverschluss  für  galvanische 
Elemente.  Erich  Friese,  Berlin,  Ncandcrstr.  23. 

Kl.  21b.  131893.  Gasbalteric  mit  feuer flüssigem  Elek- 

trolyten. Oskar  Britzke,  St.  Petersburg. 

Kl.  48a.  132000.  Befestigungsweise  für  Anoden  an 

sich  drehenden  Anodenwellen.  Sally  Marxsohn, 
Gross-Gchrau,  und  Henry  Welte,  Frankfurt  a.  M., 
Textorstr.  97. 

KI.  21  b.  132330.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Silbereleki roden  für  alkalische  Stromsammlcr.  Dr. 
Rudolf  Gahl,  Hagen  i.  W.,  Wchringhauserstr.  34. 

Kl.  2lb,  132373.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
die  Sammlerclcktrode  vollständig  umschließenden 
CelluloidhUllc.  Baron  Henry  Texier  d’ Arnoult,  Paris, 

Kl.  21  f.  132  42S.  Verfahren  zur  Umwandlung  draht- 
förmiger Leuchtkörper  aus  Kohle  in  solche  aus  Osmium 
bezw.  Ruthenium.  Dr.  Fritz  Blau  und  Elektrische 
GlUhlampenfabrik  »Watt«  (Scharf  & Co.),  Wien. 

Kl.  21  g.  132243.  Einrichtung  zur  Erzeugung  von 
Röntgcnstrahlen.  Salomon  Rindauer,  Budapest. 

Kl.  48  a.  132  2 28.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

galvanischen  Metallniederschlägen.  Johannes  Erich 
Müller,  Leipzig-Volkmarsdorf. 

Kl.  12  d.  132473.  Filterelement  aus  Drahtgeflecht. 
Fritz  Sch  ei  hier,  Aachen,  Am  Viadukt  3. 


Kl.  12h.  132  588.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 

Platinelektrode.  Fa.  W.  C.  Herseus,  Hanau. 

Kl.  21b.  132450.  Verfahren  zur  Formierung  positiver 

Plante-  Pole lektroden  unter  Anwendung  verdünnter 
Ammoniaklosung.  Dr.  Franz  Peters,  Westend-Berlin. 

Kl.  21  b.  132476.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Schwefelkupfcrbarren  für  Thermosäulen.  Eugene 
Hermite  und  Charles  Friend  Cooper,  Paris. 

Kl.  21b.  132624.  Sammlerelektrode,  deren  Masse- 

träger  aus  von  einem  Metallrahmen  umschlossenen, 
durch  kleine  Zwischenräume  von  einander  getrennten 
Metalllamellen  besteht.  Dunato  Tommasi,  Paris. 

Kl.  2 lg.  132541.  Verfuhren  zur  Herstellung  von 

elektrischen  Kondensatoren.  George  Frederick  Maua- 
bridge,  Wimbledon  (England). 

Kl.  48a.  132613.  Hänger  für  galvanische  Bäder  mit 

im  Hängerunterteil  drehbar  gelagertem  Warenhaken. 
Sally  Marxsohn,  Gross-Gerau,  und  Henry  Welte, 
Frankfurt  a.  M„  Textorstr. 

Kl.  48a.  132614.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Bear- 

heitungsfähigkeit  von  galvanisch  stark  vernickelten 
Blechen.  Elektro- Metallurgie,  G.  m.  b.  H , Berlin. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  2 1 f.  172833.  Vorrichtung  an  elektrischen  Bogen- 
lampen mit  Metallelektroden  zum  gleichzeitigen  Kin- 
und  Ausschalten  der  Strom-  und  Kühlleitung  durch 
die  Drehungen  des  Wasserhahngriffes  mittels  eines 
Zahngetriebes  und  einer  von  demselben  bethätigten 
Kontakt  Vorrichtung.  Robert  O t to,  Berlin,  Luiscnstr.  22a. 

KL  I2i.  173  213.  Ozonerzeuger,  bestehend  aus  einem 
in  einem  Gefässe  befindlichen,  festen  und  einem  mit 
Schwimmer  versehenen,  losen  Halter  zur  Befestigung 
der  Phosphorstangen.  Gustav  Tauer,  Berlin,  Schön- 
holzerstrasse  4. 

KL  21b.  >73  193.  Zinkelektrode  für  Ruhestrom-Ele- 

mente, mit  einem  Emaillebezug  am  unteren  Rande. 
Friedrich  May,  Halle  a.  S,  Königstr.  13. 

Kl.  2 1 f.  173389.  Sparer  für  Bogenlampen,  mit  aus- 
wechselbarem, feuerfestem  Deckel  und  Abdichtungs- 
plättchen für  die  Bogenlichtkohlen.  Gebr.  Siemens 
& Co.,  Charlottenburg. 

Kl.  2 1 f.  173492.  Bogenlampe  mit  Sparer,  nach  oben 
abgeschlossenem  Brennraum  und  einem  ringförmigen 
Abzugskanal  für  die  im  Brennraum  erzeugte  warme 
Luft,  wobei  der  erwähnte  Abzugskanal  nach  unten 
durch  eine  kleine,  den  Lichtbogen  dicht  umschließende 
Glocke  abgeschlossen  ist.  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft Hansen  m.  b.  H.,  Leipzig. 

Kl.  21  f.  173  559-  Bogenlampe  mit  nach  oben  abge- 
schlossenem Brennraum  und  einem  oben  und  unten 
offenen  ringförmigen  Abzugskanal  für  die  im  Brenn- 
raum erzeugte  warme  Luft.  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft Hansen  m.  b.  H.,  Leiptig. 

KL  2 lg.  174045.  Transportabler,  elektrolytischer 

Unterbrecher,  dessen  Gcfäss  aus  säurefestem  Material 
besteht  und  mit  Dichtungs-Deckel  Verschluss  und  Hand- 
griff versehen  ist.  Friedrich  Dessauer,  Aschaffenburg. 

Kl.  1 2 i.  174684.  Elektrolytischer  Wasserzersetzer  mit 
röhrenförmigen  Elektroden,  deren  äussere  Oberfläche 
mit  Isoliermaterial  brklcidet  ist.  Kölner  Akkumu- 
latoren-Werke  Gottried  Hagen,  Kalk  b.  Köln. 

Kl.  21  i.  174  372.  Positive  Kupfer-Elektrode  mit  einer 
Vorrichtung  zur  Aufnahme  von  Kupferoxyd  für  galva- 
nische Kupferoxyd- Alkali- Zink-Elemente  zur  Erzeugung 
stärkerer,  konstanter,  elektrischer  Ströme.  Wilhelm 
Ball  and,  Lüdenscheid. 

Kl.  2 lg.  174420.  Röntgenröhre  mit  Schutzhülle  um 
die  Antikathode.  Ft.  C.  H.  F.  Müller,  Hamburg. 

Kt.  2 lg.  174421.  Einrichtung  zur  Befestigung  einer 
Elektrode  an  einer  Vakuumröhre,  mit  angeschrauhtem 
Elektrodenkörper  an  einem  kelehformigen  Köhrenteil 
und  in  den  hohlen  Röhrenstiel  hin  ein  ragen  dem  Elek- 
trodenstiel. Fa.  C H.  E.  Müller,  Hamburg. 
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ÜBER  DIE  REAKTIONEN 
BEI  DER  ENTSTEHUNG  DES  CALCIUM-CARB1DS. 

Von  M.  Gustave  Gin. 


Die  Gase,  welche  sich  in  den  Calcium 
Carbidofen  an  der  Umgebung  der  vertikalen 
Klektrode  bilden,  enthalten  freien  Sauer- 
stoff. In  den  gasförmigen  Produkten  hin- 
gegen, welche  aus  der  inneren  Partie  des 
Tiegels  entweichen,  findet  man  metallisches 
Calcium.  Der  Sauerstoff  vermehrt  sich  mit 
der  Stromdichte,  und  seine  Entwicklung 
findet  an  der  Stelle  des  Temperaturmaximums 
statt.  Die  Calciumdämpfe  hingegen  ent- 
stehen in  einer  Region  mit  niedriger 
Temperatur.  Diese  paradoxe  Sauerstoff- 
Wickelung  ist  die  Ursache,  infolge  deren  die 
Elektroden  sofort  unterhalb  der  Oberfläche 
des  schmelzfhissigen  Gemisches  abbrennen, 
ohne  dass  man  mit  Recht  darauf  schließen 
könnte,  dass  diese  Verbrennung  eine  Folge 
des  Zutritts  von  atmosphärischem  Sauerstoff 
sei.  Vor  dessen  Einwirkung  ist  die  Elek- 
trode durch  das  pulverförmige  Gemisch  ge- 
schützt. welches  sie  an  ihrem  unteren  Ende 
bedeckt,  und  gleichzeitig  wirkt  der  Druck 
der  entweichenden  Gase  derart,  dass  der 
Zutritt  von  Sauerstoff  unmöglich  ist. 


Der  ungeheuer  feine  Staub,  welcher 
sich  an  den  Carbidofen  absetzt,  rührt  fast 
ausschliesslich  von  verdampftem  Calcium  her 
und  nicht  von  einer  direkten  Verdampfung 
des  Calciumoxyds. 

Es  ist  eine  interessante  Aufgabe,  die 
Erklärung  dieser  Erscheinung  zu  versuchen. 
Einesteils  haben  die  Versuche  von  Herthelot 
bewiesen,  dass  das  Kohlenoxyd  bei  hohen 
Temperaturen  eine  vollständige  Dissoziation 
erleidet,  die  man  mit  der  pyrogenen  Zer- 
setzung der  Kohlenwasserstoffe  vergleichen 
kann.  Diese  Ifcobachtungen  machen  es 
zweifelliaft.  ob  sich  das  Kohlenoxyd  bei  den 
im  Vergleiche  noch  viel  höheren  Tempera- 
turen der  Carbidofen  direkt  bilden  kann. 

Andererseits  ist  das  industriell  ver- 
wendete Gemenge  von  Kalk  und  Kohle  für 
die  Carbiddarstellung  anders  zusammenge- 
setzt. als  cs  nach  der  Formel  von  Hu  liier 
zu  erwarten  wäre.  Je  nach  der  Art  des 
verwendeten  Ofens  ändert  sich  auch  die 
Menge  des  im  Ueberschuss  zugesetzten 
Kalkes. 
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Endlich  muss  man  bedenken,  dass  der 
Tiegel  eines  elektrischen  Ofens  eine  Anzahl 
aufeinanderlolgender  Zonen  enthält,  in  denen 
die  Temperatur  rasch  von  innen  nach  aussen 
zu  in  dem  der  Wirkung  des  Stromes  unter- 
worfenen Gemische  abnimmt  und  in  welches 
sich  eine  Anzahl  von  chemischen  Gleichge- 
wichten bildet,  die  stufenweise  nach  dem 
von  van  t'Hoff  aufgestellten  Prinzipe 
variieren  und  zwar  in  einem  Sinne,  der  nach 
dem  Orte  des  Temperaturmaximums  hin 
mehr  und  mehr  endothermisch  wird.  Wenn 
in  dieser  Region  die  Temperatur  eine  so 
hohe  ist,  dass  das  Kohlenoxyd  vollkommen 
dissoziiert,  so  wird  die  Bildung  des  Calcium 
Carbids  durch  reine  und  einfache  Substitution 
des  Kohlenstoßes  gegen  den  Sauerstoflf  des 
Oxyds  nach  folgender  Formel  vor  sich 
gehen. 

a)  CaO  -f  2C  = Ca  C,  + O. 

Diese  Formel  erklärt  die  Entwicklung  des 
Sauerstofles,  der  mit  der  oberen  Elektrode 
an  ihrer  heissesten  Stelle  in  Berührung  steht. 
Es  ist  möglich,  dass  zwischen  der  Region, 


wo  das  Kohlenoxyd  dissoziiert  ist,  und  der- 
jenigen wo  es  unzersetzt  bestehen  kann,  sich 
Zw-ischenreaktionen  bilden,  infolge  deren 
Suboxyde  des  Kohlenstoffes  entstehen. 

W as  die  Entwicklung  von  Calcium- 
Dämpfen  anbetrifft,  so  findet  dieselbe  au 
den  Berührungsstellen  des  Kalkes  und  des 
Carbids  nach  den  folgenden  F'ormeln  statt: 
, , Im  CaC,-j-n  CaO=  (m  -j-n)  Ca  -J-C,  m On 
; (Ca  C,  -f  2CaO  = 3Ca  + 2CO. 

Dieselben  bilden  sich  also,  je  nachdem 
in  der  betreffenden  Region  das  Kohlenoxyd 
dissoziiert  ist  oder  nicht.  Die  erste  dieser 
beiden  Reaktionen  ist  eine  hypothetische 
Annahme,  die  zweite  wurde  durch  Moissan 
bestätigt*).  Die  Reaktionen  a und  b er- 
klären den  Ueberschuss  von  Kalk,  der  bei 
der  Fabrikation  des  Calcium-Karbids  unbe- 
dingt angewendet  werden  muss,  und  die  ge- 
ringe Uebereinstimmung  zwischen  den 
industriellen  Ausbeuten  und  derjenigen  nach 
der  Formel  von  Buillier. 

*)  Com|>te*  rendm,  20.  Januar  1902. 


ÜBER  DIE  ERNIEDRIGUNG  DES  GEFRIERPUNKTES 
IN  WÄSSRIGEN  LÖSUNGEN  VON  ELEKTROLYTEN. 

Von  Prof.  J.  G.  Mac  Gregor.  (Scblnx.) 


Anstatt  daher  die  Koeffizienten  von 
Barnes  bei  der  Berechnung  der  Erniedrigungen 
seiner  Mischungen  zu  verwenden,  habe  ich 
versucht,  durch  Interpolation  bessere  Werte 
zu  erhalten,  ln  jeder  Reihe  sind  seine  Koeffi- 
zienten mit  den  Konzentrationen  der  Mischun- 
gen inBezugaufden  vcränderlichenElektrolyten 
zusammen  mit  den  Werten  dargestellt,  welche 
die  Koeffizienten  anzunehmen  bestrebt  sind, 
wenn  die  Konzentration  der  Mischung  in 
Bezug  auf  einen  solchen  Elektrolyten  bis  ins 
Unendliche  vermindert  wird.  Diese  Werte 
wurden  aus  den  Beobachtungen  an  einfachen 
Lösungen  erhalten. 

Durch  die  so  erhaltenen  Punkte  zeich- 
nete ich  ebene  Kurven  und  las  aus  den 
Kurven  die  mir  wahrscheinlichen  Werte  der 
Koeffizienten  ab.  Die  vorgenommenen  Korrek- 
turen waren  in  keinem  F'alle  grösser  als 


etwa  ’/j  */..  in  den  meisten  Fällen  sogar 
kleiner;  meine  Meinung  ist,  dass  die  grösseren 
im  allgemeinen  positiven  Korrekturen  die 
richtigeren  sind.  Diese  Korrekturen  beein- 
flussen die  berechneten  Werte  nur  sehr  wenig ; 
sie  liegen  zwischen  den  beobachteten  und 
berechneten  Werten.  Grössere  positive  Korrek 
turen  würden  diese  Uebereinstimmung  noch 
mehr  herbeiführen.  In  den  folgendenTabellen 
sind  die  korrigierten  Werte  der  in  den  Rech 
nungen  angewandten  Koeffizienten  enthalten, 
desgl.  die  Werte  von  Barnes;  die  ersteren 
sind  in  Klammern  eingcschlossen. 

F'erner  sind  auch  die  durch  Interpolation 
erhaltenen  Werte  für  die  Koeffizienten  für 
Lösungen  von  Null-Konzentration  in  Bezug 
auf  den  veränderlichen  Elektrolyten  ange 
geben  und  ebenfalls  in  Klammern  einge 
schlossen. 
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Tabelle  II.  Erniedrigung  in  komplexen  Lösungen. 

Komcntr.uion  (Gr.  Ae.|uiv.  ,1.)||  loniwltomkotfliiiCBt«  | Ernit drignojr  tie»  Getrietpokte« 

,,M“K  auf  _J M °*  C- | beobachtet  | l.crccWt  lli. Irrem 


(l)  Lösungen.  Chlorkalium  und  -Natrium  enthaltend.') 


K CI 

N»  CI 

KCl 

Na  CI 

.025 

.OOO 

(9*7) 

(■903) 

— 

_ 

— 

.02; 

•°'5 

.902 

.886 

1 406 

■ 1413 

-f.0007 

(•90 1) 

(.887) 

02  s 

■03 

.890 

.878 

.1942 

.1936 

—.0006 

< 8 77) 

025 

.04 

.8K3 

.866 

.2283 

.2282 

—.0001 

(.884) 

(•869) 

025 

05 

.878 

863 

.2648 

.262; 

— .0021 

(x79) 

.025 

.1 

.854 

■834 

■4361 

.4325 

—.0036 

(•855) 

•5 

.<X» 

( 843) 

(.830) 

— 

— 

•5 

.015 

840 

•825 

.5661 

.5647 

— .001/ 

(.841) 

(.826) 

•'S 

.03 

.838 

.821 

.6164 

.61  56 

— .0008 

(83851 

(•822) 

• '5 

.04 

835 

.818 

.65 1 9 

6495 

— .0024 

(837) 

(.819) 

• 5 

•05 

833 

.816 

.6856 

.6833 

— 0023 

(.8355) 

•'S 

.1 

827 

•798 

.8546 

.8496 

— .0050 

(.826) 

(2)  Lösungen,  Chlornatrium  und  Chlorwasserstoff  saure  enthaltend. 


H CI 

N»  CI 

HCl 

Na  CI 

t 

.02  3 

-OOO 

(•903) 

(•970) 

1 

— 

— 

.025 

.015 

.883 

(.886) 

■9fo 

(•96') 

1436 

.1425 

— 0011 

.025 

.025 

877 

(,876) 

.958 

(•957) 

. 1 786  | 

1776 

—.0010 

.025 

.04 

.866 

(.869) 

•952 

(■95') 

2307 

.2305 

— .0002 

.025 

■05 

.860 

(862; 

•947 

2654 

.2654 

* üO<»> 

.025 

.1 

.836 
( 833) 

•924 

(•926) 

4438 

4375 

-.OOÖt 

•'5 

.000 

( 830) 

(9 '91 

5752 

— 

— 

• '5 

.015 

.825 

(827) 

■9  >9 

■5  702 

-.0050 

• '5 

.025 

.824 

(823  5 > 

919 

6 IC>3 

.6043 

- .OOt’O 

*)  Die  loniaaüonskoefhmnien,  die  rar  Berechnung  der  Erniedrigungen  dieser  Reihen  dienten,  biiiirten 
aal  den  ersten  Keihcn  der  Beobachtungen  an  chlorwasscntoii'-iuren  L«»«unjjen,  weil  ilifip  Beobachtungen  an  den 
I .<'>ongca  gemacht  wurden,  die  tliataachlicli  mit  Nitriumchlondluiungea  vermischt  waren,  hie  wnrdrn  *«>n 

Barne»  aoageführt. 
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Tabelle  II.  (Fortsetzung.)  Erniedrigung  in  komplexen  Lösungen. 


Konzentration  (Gr.  Aequiv.  /I.) 

Ionisationskoeffizienten 

Erniedrigung  de»  Gefrierpunktes 

in  Bezug  auf 

bei  0°  C. 

beobachtet 

berechnet 

Differenz 

(3)  Lösungen 

Kalium 

und  Natrium-Chlorid  unc 

Chlorwasserstoffsäure  enthaltend. 

K CI 

Na  CI 

HCl 

K CI  Nt  CI 

'1 

II  CI 

.01667 

.02 

.01667 

.890  .874 

.962 

.1878 

.1887 

4-  .0009 

.01667 

•03333 

.02667 

.875  .860 

•944 

.2712 

.2694 

— .0018 

.01667 

.06667 

.03333 

•853  .838 

•93* 

.4070 

.4060 

.OOIO 

.10 

.02667 

•03333 

.840  I .825 

•9*9 

•5515 

.5502 

—.0013 

.10 

03333 

.06667 

.833  .814 

•9*3 

.6952 

.6871 

— .0081 

(4)  Lösungen,  Kalium  und  Natriumsulfate  enthaltend. 


■/.  K.SO. 

*/,  Ntj  SO« 

K,SO, 

•/jNo,  SO,  ' 

.025 

.025 

•7555 

•7525  | 

.1187 

.1189 

4- .0002 

.0275 

■0275 

•747° 

•7437 

.1299 

.1300 

4"OOOI 

•03 

•03 

.7407 

•7354 

■ 1411 

.141  I 

+.0000 

•035 

•035 

■7330 

(•7310) 

.7218 

.1634 

.1632 

— .0002 

.04 

.04 

•7232 

.7118 

.<»54 

■1853 

— .OOOI 

•05 

•05 

.7106 

(.7070) 

.6924 

(.6930) 

j .2284 

•2293 

4-  .0009 

■075 

.075 

.6717 

(•6730) 

.6587 

(.6567) 

•3327 

■3345 

4-.0018 

.1 

•6457 

.6203 

(.6230) 

•4324  1 

•4350 

4-0026 

.125 

. 1 

.125 

.6265 

(.6285) 

•5959 

•5295 

•5343 

4-0048 

(5)  Lösungen,  Chlorwasserstoffsäure  und  Schwefelsäure  enthaltend. 


II  CI 

so, 

HCl 

SH,  SO, 

.02585 

.000 

(.968) 

(.698) 

— 

— 

— 

.02585 

.0203 

.965 

(.966) 

.647 

(.652) 

.1368 

.1362 

— .0006 

.02585 

.0508 

.962 

.622 

(.626) 

.1970 

•'975 

4- .0005 

.02585 

.0811 

•955 

(•958) 

.613 

(.612) 

.2587 

.2572 

— .001 5 

.02585 

.102 

•954 

(•956) 

.605 

(.606) 

•2994 

.2982 

— .0012 

.02585 

.203 

•941 

.586 

•4947 

.4929 

— .0018 

.02585 

.304 

.922 

•570 

.6821 

6821 

+.0000 

.1525 

.0203 

.918 

.560 

.5812 

•5750 

— ,0062 

•1525 

.0508 

.917 

•558 

•6457 

•6331 

— .0126 
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Die  Uebereinstimmung  zwischen  den 
beobachteten  und  berechneten  Werten  in  den 
obigen  Tabellen  ist  ausserordentlich  bei  den 
schwächeren  Sulfatlösungen,  wie  zu  erwarten 
war,  wenn  man  erwägt,  dass  diese  Lösungen 
sämtlich  in  Bezug  auf  die  beiden  Elektro- 
lyten  dieselbe  Konzentration  haben  und  dass 
die  schwierigere  Methode  zur  Bestimmung 
ihrer  lonisationskoeffizientcn  angewandt  wurde. 
Diese  Uebereinstimmung  trifft  namentlich 
bei  einer  totalen  Konzentration  von  o,  i zu, 
einer  Konzentration,  bei  der  die  in  Tabelle  I 
enthaltenen  Werte  eigentlich  eine  Divergenz 
bewirken  müssten. 

Bei  den  Lösungen,  welche  zwei  Chloride 
enthalten,  weichen  die  berechneten  Werte 
bedeutend  von  den  Beobachtungen  ab;  in 
den  verdünnteren  Lösungen  beider  Reihen 
liegen  jedoch  die  Unterschiede  entweder 
innerhalb  oder  nur  wenig  über  der  wahr- 
scheinlichen Grenze  des  Beobachtungs- 
fehlers. 

Diejenigen  Lösungen,  welche  zwei  Sauren 
enthalten,  können  natürlich  nicht  so  genau 
ubereinstimmen.  Die  Nulldifferenz  tür  die 
sechste  Lösung  ist  wahrscheinlich  zufällig. 

Anwendung  auf  die  Bestimmung  der  Er- 
nledrlgungskonstanten  tür  Elektrolyts 

Aus  der  Form  der  oben  gebrauchten 
Ausdrücke  für  die  äquivalente  Erniedrigung 
verdünnter  Lösungen 

8 = k (t  — *)  -4-  1 a 

geht  hervor,  dass  die  Konstanten  k und  1, 
wenn  sie  durch  Beobachtungen  an  genügend 
verdünnten  Losungen  bestimmt  wurden,  ein- 
fach auf  die  Erniedrigungskonstante  für  nicht 
getrennte  Moleküle  bezogen  werden  müssen, 


z.  B.  die  von  jedem  Grammmolekül  des 
nicht  getrennten  Elektrolyten  erzeugte  Er- 
niedrigung und  die  Erniedrigungskonstante 
für  die  freien  Ionen,  oder  die  von  jedem 
Grammion  der  freien  Ionen  erzeugte  Er- 
niedrigung, die  wir  entsprechend  mit  D und  d 
bezeichnen  wollen. 

Bei  den  Chloriden  ist  k = D,  wenn  k die 
von  einem  Grammäquivalcnt  des  nichtge- 
trennten Salzes  erzeugte  Erniedrigung  und 
jedes  Grammäquivalent  auch  ein  Gramm- 
molekül ist,  und  wenn  1 die.  von  einem 
Grammäquivalcnt  des  dissociierten  Salzes 
erzeugte  Erniedrigung  bezeichnet,  so  ist  bei 
der  Annahme,  dass  beide  Arten  der  freien 
Ionen  zur  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes 
in  gleicher  Weise  beitragen,  1 = 2 d. 

Bei  den  Sulfaten  ist  k=-~  und  1=^  — , 
2 2 

wenn  man  annimmt,  dass  sie  sich  in  drei 
freie  Ionen  getrennt  haben,  nämlich  2 K und 
SO,,  da  ja  jedes  Grammmolekül  2 Gramm- 
äquivalente enthalt.  Sind  sie  jedoch  in  2 freie 
Ionen  getrennt,  K und  K SO,,  so  haben  wir 

k=  — und  l = d. 

2 

Sind  daher  die  Werte  von  k und  I bekannt 
so,  können  wir  diejenigen  von  D und  d 
finden. 

Im  allgemeinen  werden  jedoch  k und  1 
mit  einem  ganz  verschiedenen  Genauigkeits- 
grade bestimmt  worden  sein. 

In  der  beifolgenden  Figur  sei  A B oder 
A B'  die  wirkliche  Kurve,  welche  die  Be- 
ziehung der  äquivalenten  Erniedrigung  (8) 
zum  lonisationskoeffizientcn  (a)  für  einen  ge- 
gebenen Elektrolyten  darstellt. 


Fi*.  29- 
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Wenn  AC  gleich  der  Längeneinheit  ist, 
wird  der  Punkt  A die  Susserste  Verdünnung 
darstellen.  Mit  den  wirklichen  Werten  von 
k und  1,  die  für  die  äusserste  Verdünnung 
anwendbar  sind,  und  mit  den  wirklichen 
Werten  der  Ionisationskoeffizienten  wird  die 
Linie  8 = k (l  -j)-)-1«(AE)  die  Tangente 
an  A B oder  AB'  in  A sein.  Da  nun  für 
a=I  8 = I wird,  so  muss  die  Linie  A D 
gleich  1 sein;  und  da  für  * = o,  8 = k ist, 
muss  die  Linie  O E gleich  k sein. 

Mit  Beobachtungswerten  innerhalb  der 
Verdünnung  von  P bis  Q oder  P‘  bis  Q', 
die  durch  Fehler  beeinflusst  sind,  wird  die 
bestimmte  Linie  A'  E'  oder  A"  E"  anstatt 
A E sein.  Der  Wert,  den  wir  für  k erhalten, 
wird  also  gleich  O E'  oder  OE"  und  für 
1 = A'D  oder  A"  D sein. 

Wenn  P Q oder  P ' Q nicht  weit  von  A 
entfernt  ist,  wird  1 im  allgemeinen  mit  einer 
viel  grösseren  Genauigkeit  als  k bestimmt 
werden,  und  der  Fehler  bei  seiner  Bestim- 
mung wird  um  so  kleiner  sein,  je  verdünnter 
die  Lösungen  sind,  an  denen  die  Beob- 
achtungen angestellt  werden  und  je  genauer 
die  Beobachtungen  sind. 

Infolge  der  weiten  Grenze  des  Fehlers 
bei  Beobachtung  der  Erniedrigung  in  sehr 
verdünnten  Lösungen  ist  es  leider  nicht 
möglich,  Beobachtungen  anzuwenden,  die  den 


in  der  unmittelbaren  Nähe  von  A liegenden 
Teilen  der  Kurve  entsprechen. 

Die  Thatsache  also,  dass  wir  bei  der 
Darstellung  von  Versuchskurven  elektrisch 
bestimmte  Ionisationskoeffizienten  anwenden 
müssen,  kann  möglicherweise  eine  andere 
Fehlerquelle  herbeiführen;  bei  den  Ver- 
dünnungen jedoch,  bei  denen  es  möglich  ist, 
genaue  Erniedrigungsbeobachtungen  zu 
machen,  wird  der  durch  den  Unterschied 
zwischen  den  elektrisch  bestimmten  und  den 
thatsachlichen  Koeffizienten  wahrscheinlich 
klein  sein. 

Während  daher  die  Bestimmung  der  Er- 
niedrigung der  freien  Ionen  aus  dem  ge- 
fundenen Werte  für  1 durch  einen  bedeuten- 
den Fehler  beeinflusst  wird,  ist  es  von  Inter- 
esse zu  untersuchen,  wie  sie  sich  für  die 
untersuchten  Elektrolyten  gestalten. 

Die  folgendeTabelle  111  enthält  die  Werte 
von  k und  I für  die  oben  erwähnten  Elektro- 
lyte  und  die  aus  diesen  Werten  enthaltenen 
Erniedrigungskonstanten  für  die  nichtgetrenn- 
ten Moleküle  und  die  freien  Ionen. 

Bei  den  Sulfaten,  bei  denen  die  Lösungen 
sehr  verdünnt  sind,  ist  angenommen,  dass  sie 
sich  in  drei  freie  Ionen  trennen,  obwohl  man 
durch  die  positiven  Differenzen  bei  den  Sul- 
faten in  Tabelle  I vermuten  könnte,  dass 
die  Trennung  in  zwei  freie  Ionen  erfolgt  ist. 


Tabelle  III. 


loDiiations-Konslsote  KmiedneuiiEB-Konitanten  für 


Elektrolyt 

— 

~Nichi 

■ 

k 

1 

getrennte 

Moleküle 

Freie  Ionen 

KCl 

2.032 

3.682 

2.032 

1.841 

Na  CI 

2.071 

3-74' 

2.071 

1.871 

HCl  (t.  Reihe) 

1.564 

3.664 

1.564 

1 832 

HCl  (2.  Reihe) 

'•433 

3.700 

'•433 

1.850 

K,  S04 

1.097 

2.780 

2.194 

i-«53 

Na,  SO, 

1.098 

2.812 

2.196 

1.875 

H,  SO, 

0.88  t 

2.746 

1.762 

1.831 

obigem  zu  ersehen,  musste  man 

und  Chlornatrium  erhaltenen 

erwarten,  dass  die  Werte  der  durch  Moleküle 
hervorgerufenen  Erniedrigung  vom  Teilstricht?) 
weit  entfernt  sind,  während  diejenigen  für 
die  freien  Ionen  sich  näher  befinden  mussten. 
Man  gewahrt  sogleich,  dass  die  letzteren  fast 
genau  denselben  Wert  haben,  welchen  man 
vom  theoretischen  Standpunkte  bei  genauer 
Beobachtung  erwarten  musste. 

Interessant  ist,  dass  die  für  Chlorkalium 


Werte  mit 
Raoult's  Resultaten  genau  ubereinstimmen, 
obgleich  sie  mittels  einer  ganz  verschiedenen 
Methode  gewonnen  sind,  die  eine  Anwen- 
dung der  Ionisationskoeffizienten  nicht  zulässt. 

Dieser  ausgezeichnete  Experimentator 
machte  eine  Reihe  von  Erniedrigungs- 
beobachtungen an  verdünnten  Lösungen 
dieser  Elektrolytc,  und  durch  graphische 
Darstellung  seiner  Molekular-Erniedrigungen 


Digitized  by  Google 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


74 


Heft  4 


in  Verbindung  mit  den  Erniedrigungen  selbst 
erhielt  er  Kurven,  die  in  der  Gegend  grosser 
Verdünnung  eine  starke  Krümmung  zeigten. 

Durch  Verlängerung  dieser  Kurven  bis 
zum  Schnitt  mit  der  Achse  der  Molekular- 
Erniedrigung  fand  er,  dass  die  letztere  für 
unendliche  Verdünnung  36,8  für  Chlorkalium 
und  37,1  für  Clilornatrium  betrug. 

Es  wird  gewöhnlich  aus  der  Analogie  der 
Ergebnisse  der  Beobachtungen  an  Nicht- 
Elektrolyten  verschiedener  Art  und  Zu- 
sammensetzung angenommen,  dass  die  durch 
alle  Moleküle  in  verdünnten  Lösungen  er- 
zeugte Erniedrigung  dieselbe  ist,  welches 
auch  die  Substanz,  sei  oder  ob  nicht  ge- 
trennte Moleküle  oder  freie  Ionen  vorhanden 
sind 

Bei  der  Annahme,  dass  die  Erniedrigungs- 
konstanten für  nichtgetrennte  Moleküle  und 
freie  Ionen  bei  allen  Elektrolyten  dieselben 
sind,  können  wir  die  obigen  Bestimmungen 
anwenden,  um  noch  genauere  Werte  der- 
selben zu  erhalten  Denn  einige  der  bei  der 
Bestimmung  der  k und  I entstandenen  Kehler 
sind  sowohl  positiv  wie  negativ. 

Die  geraden  Linien,  welche  die  Versuchs- 
kurven in  der  äussersten  Verdünnung  dar- 
stellen,  können  sowohl  zu  hoch  als  zu  niedrig 
sein  und  eine  zu  grosse  oder  zu  kleine 
Neigung  nach  der  Erniedrigungsachsc  haben. 

Fehler,  die  aus  derUnreinheit  des  Wassers, 
der  Ionisation  des  Wassers  selbst  und  der 
Anwendung  der  elektrisch  bestimmten  Ioni 
sationskoeffizienten  können  oder  können  auch 
nicht  dem  Zeichen  nach  so  veränderlich  sein. 

Da  jedoch  die  ersteren  Fehlerquellen 
wahrscheinlich  die  hauptsächlichsten  sind, 
werden  die  durchschnittlichen  Werte  der 
entsprechenden  Erniedrigungkonstanten  der 
obigen  Tabelle  eine  genauere  Annäherung 
an  die  wahren  Werte  geben,  wenn  es  all- 
gemeine Werte  giebt  und  keine  individuellen 
Bestimmungen. 

Als  Durchschnittswert  für  die  Erniedri- 
gungskonstante ergiebt  sich  für  nichtgetrenntc 
Moleküle  1,895  und  für  freie  Ionen  1,850. 

Bei  der  weiteren  Annahme,  dass  die  Er- 
niedrigungskonstanten für  nichtgetrennte 
Moleküle  und  freie  Ionen  dieselben  sind, 
wurde  der  allgemeine  Wert  für  die  letzteren 


gefunden  sein,  da  er  durch  den  kleineren 
Fehler  weniger  beeinflusst  wird. 

Von  Interesse  ist  cs,  dass  die  Ernicdri- 
gungskonstante  — für  nichtgetrenntc  Mole- 
küle'' und  freie  Ionen  als  dieselbe  an- 
genommen — für  alle  Elektrolyte  den  Wert 
1,85  hat,  weil  man  diesen  angenaherten  Wert 
sowohl  auf  Grund  theoretischer  Betrachtungen 
als  auch  der  Ergebnisse  der  Beobachtungen 
an  Nicht-Elektrolyten  zu  finden  erwartet.  Es 
ist  indessen  deshalb  von  Interesse,  da  er 
eher  den  Wert  der  oben  angewandten  Methode 
als  den  Wert  des  Resultats  angiebt  Bei 
durchgehender  Anwendung  wurden  die  obigen 
Beobachtungen  ein  etwas  abweichendes  Resul- 
tat ergeben;  denn  bei  der  Bestimmung  des 
durchschnittlichen  Wertes  haben  wir  ange- 
nommen, dass  alle  individuellen  Bestimmungen 
denselben  Einfluss  haben.  Augenscheinlich 
haben  sie  aber  verschiedenen  Einfluss.  Es 
ist  kaum  der  Muhe  wert,  ihre  gegenseitige 
Zuverlässigkeit  zu  schätzen,  weil  es  bei  keiner 
Untersuchung,  die  eine  genaue  Bestimmung 
der  Erniedrigungskonstanten  durch  obige 
Methode  ergeben  soll,  notwendig  sein  würde, 
unsere  ganzen  Kenntnisse  über  die  Er- 
niedrigung des  Gefrierpunktes  durch  Elektro- 
lyte in  Betracht  zu  ziehen. 

Das  Resultat  ist  indessen  insofern  inter- 
essant, als  es  scheint,  dass  die  oben  an- 
gewandte  Methode  uns  ein  Mittel  in  die 
Hand  giebt,  die  irreführende  Vielheit  der 
Beobachtungen  zu  vereinfachen,  welche  sich 
in  diesem  Teil  der  experimentellen  Unter- 
suchung anhaufen. 

Man  fand  es  praktisch  für  unmöglich, 
Werte  der  Erniedrigungskonstanten  für  ver- 
schiedene Elektrolyte  und  infolgedessen  die 
Bestimmung  seines  Wertes  unter  der  An 
nähme,  dass  er  cincu  allgemeinen  Wert  hat. 
dadurch  zu  erhalten,  dass  man  die  Beobach- 
tungen bis  zur  äussersten  Verdünnung  er- 
streckte, wegen  der  grossen  prozentualen 
Fehler,  denen  derartige  Beobachtungen  unter- 
worfen sind. 

Die  obige  Methode  scheint  uns  aber  in 
den  Stand  zu  setzen,  eine  angcnahene  Lösung 
der  Frage  mittel  s Beobachtungen  an  verdünnten 
Losungen  zu  erhalten,  bei  denen  die  Be 
Stimmungen  der  Erniedrigung  genau  aus 
geführt  werden  können 
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LEITUNGSWIDERSTAND  BEZW.  -VERMÖGEN  VON 
METALLEN,  LEGIERUNGEN  UND  GELÖSTEN  ELEKTROLYTEN 

V'on  Rudolf  Mewes.  (Schlu».) 


II.  Abhängigkeit  des  elektrischen 
Leitungsvermögens  von  der  Temperatur. 

Bevor  ich  auf  die  Ableitung  des  Ge- 
setzes der  Veränderung  des  elektrischen 
Leitungsvermögens  mit  der  Temperatur  ein 
gehe,  sind  kurz  die  von  früheren  Forschem 
bereits  aus  den  Beobachtungen  abgeleiteten 
Ergebnisse  zu  besprechen.  Was  zunächst 
die  hierher  gehörigen  Arbeiten  älterer  For- 
scher anbetrifft,  so  ist  in  erster  Linie  darauf 
hinzuvveisen,  dass  bereits  Clausius  aufGrund 
der  Untersuchungen  von  Arendtsen  über  den 
galvanischen  Leitungswiderstand  der  Metalle 
bei  verschiedenen  Temperaturen  die  Ver- 
mutung ausgesprochen  hat,  dass  der  Leitungs- 
widerstand der  einfachen  Metalle  im  festen 
Zustande  der  absoluten  Temperatur  nahezu 
proportional  sei,  also  für  1°  C.  im  Mittel 
0,0037  betrage  (cf.  Pogg.  Ann.  Bd.  104, 
S.  650,  1838).  Die  Berechtigung  dieser 
Vermutung  hat  Werner  v.  Siemens  in  seiner 
im  Jahre  1861  in  Poggendortfs  Annalen  ver- 
öffentlichten Abhandlung  über  die  Wider- 
standsmasse  und  die  Abhängigkeit  des 
Leitungswiderstandes  der  Metalle  von  der 
Temperatur  nachgewiesen  und  die  vorhan- 
denen Abweichungen  bei  einzelnen  festen 
Metallen  als  Folgen  von  Verunreinigungen 
erklärt.  Die  Ansicht  desselben,  dass  auch 
das  Quecksilber,  welches  im  flüssigen  Zu- 
stande eine  entschiedeneAusnahme  macht, 
im  starren  Zustande  und  in  genügendem 
Abstande  vom  Schmelzpunkte  sich  in  seinem 
Verhalten  betreffs  des  Leitungswiderstandes 
den  anderen  Metallen  anschliessen  werde,  ist 
durch  die  bekannten,  nur  wenig  von  ein- 
ander abweichenden  Beobachtungen  Dr.  Grün- 
machs  und  Dr.  Webers  über  das  Leitungs- 
vermögen des  festen  Quecksilbers  bestätigt 
worden.  In  der  That  ist  nicht  nur  nach  den 
Beobachtungen  von  Arendtsen,  sondern  auch 
nach  denjenigen  von  Siemens,  Matthiessen, 
Benoit  und  Lorenz  die  Abnahme  der  galva- 
nischen Leitungsfahigkeit  für  1 G.  im  Mittel 
0,0037,  e‘n  Wert,  der  nahe  mit  dem  Aus- 
dehnungskoeffizienten der  dem  Mariottc  Gay- 
Lussac’schen  Gesetze  folgenden  Gase  über- 
cinstimmt.  Die  theoretische  Erklärung  und 
Begründung  dieser  Uebereinstimmung  ist 
meines  Wissens,  wenn  man  von  meinen  Ar- 
beiten in  der  * Elementaren  Physik  des  Aethers  « 
absicht,  bisher  noch  nicht  gegeben  worden. 


Dieselbe  ergiebt  sich  jedoch,  wie  ich  a.  a.  O. 
gezeigt  habe,  ohne  weiteres  aus  dem  Nach- 
weise, dass  die  Elektrizität  ebenso  wie  die 
Warnte  und  das  Licht  eine  Wellenbewegung 
des  Aethers  ist.  Denn  nach  dieser  An- 
schauung ist  der  Aethcr  der  Träger  der 
elektrischen  Schwingungen;  derselbe  füllt 
aber  nur  den  zwischen  den  einzelnen  Körper- 
molekiilcn  befindlichen  Kaum  aus;  folglich 
kann  auch  nur  dieser  Zwischenraum,  die 
eigentliche  Wirkungssphäre  der  elektrischen 
Wellen,  im  wesentlichen  den  Widerstand 
bedingen,  den  dieselben  beim  Durchgang 
durch  die  Metalle  erleiden.  Die  Veränderung 
des  galvanischen  Leitungswiderstandes  wird 
demnach  der  Zwischenvolumänderung  des 
leitenden  Metalles  direkt  proportional  sein 
müssen.  Am  Schluss  des  ersten  Abschnittes 
war  jedoch  das  Ergebnis  gefunden  worden, 
dass  das  Leitungsvermögen  der  brechenden 
Kraft  n*  — 1 direkt  proportional  ist;  dem- 
nach  muss  der  Widerstand  der  brechenden 
Kraft  umgekehrt  proportional  sei,  und  folg- 
lich auch  mit  Rücksicht  auf  die  vorstehenden 
Ausführungen  auch  das  Zwischenvolumen 
der  brechenden  Kraft  umgekehrt  proportional 
sein.  Kennt  man  das  Gesetz,  nach  welchem 
einedcrGrössen,Zwischenvolumen,  brechende 
Kraft,  Leitungsvermögen  oder  Leitungswider. 
stand,  sich  mit  der  Temperatur  ändert,  so 
hat  man  nach  den  entwickelten  Schluss- 
folgerungen der  Vibrationstheorie  auch  ohne 
weiteres  das  Gesetz  der  Aenderung  aller 
dieser  Grossen  mit  der  Temperatur.  Nun 
habe  ich  bereits  mehrfach  gezeigt,  dass  das 
Zwischenvolumen  und  die  brechende  Kraft 
nach  den  genauesten  Beobachtungen  dem 
soeben  abgeleiteten  Gesetze  gehorchen,  dass 
nach  den  oben  angeführten  Versuchen  von 
Arendtsen,  Siemens,  Matthiescn,  Grün- 
mach  und  Weber  auch  der  Leitungs- 
widerstand sich  ähnlich  wie  das  Volumen 
nach  dem  nur  näherungsweise  gütigen  Gay- 
Lussac’schen  Gesetze  mit  der  Temperatur 
ändert. 

Es  liegt  somit  die  Vermutung  sehr  nahe, 
dass  diese  Grössenänderung  bei  den  ge- 
naueren Gesetzen  über  das  Zwischcnvolumen 
und  die  brechende  Kraft,  welche  ich  kürzlich 
inder  »Elektrochemischen  Zeitschrift«  inHft.  10 
d.  VII.  Jhrg.  abgeleitet  und  durch  die  Beob- 
achtungen von  den  niedrigsten  bis  zu  den 
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höchsten  Temperaturen  als  richtig  nachge- 
wiesen habe,  den  Forderungen  der  Theorie 
erst  recht  entsprechen  wird.  In  der  ge- 
nannten Arbeit  betonte  ich  bereits  mit  Be- 
zugnahme auf  die  Dewar-Flemming'schen 
Versuche  über  die  Widerstandsanderung  der 
Leiter  mit  abnehmender  Temperatur  (a.  a.  O. 
S.  22J  r.  Sp.  unten),  dass  auch  die  Wider- 
standsanderung der  Leiter  mit  abnehmender 
Temperatur  nach  einer  dem  von  mir  ge- 
fundenen Spannungsgesetz  ganz  gleichen 
Formel  erfolgt. 

Das  Zwischenvolumengesetz  lautet: 
v,  - - x = (v0  — x)  (I  -+-  «)T|  T°  27) 


demgemäss  würde  sich  für  den  Lcitungs- 
widerstand  das  Gesetz 

W,  — W.  ( 1 + *)T,-T"  2») 

und  für  das  Leitungsvermogen  das  umge 
kehrte  Verhältnis,  d.  h. 

* *•  “ ( I + «)~<T,-To>  — L0  ( I - «)  ' • T,>  29 ) 

ergeben.  Damit  wurde  dann  auch  gut  uber- 
einstimmen,  dass  nach  den  vorhandenen  Ver- 
suchen von  v Lang  auch  die  brechende 
Kraft  nach  einer  ganz  gleichen  Exponential- 
forntel  sich  ändert,  nämlich  die  Gleichung 


n,*  — 1 = < ()„*  — 1)  (1  -)-  «)  (Tr-lc.)  _ („o«  — 1)  (,  — a)T‘  r« 


besteht.  Die  nachfolgenden  aus  dem  be- 
kannten Tabellenwerk  von  Landot  und 
Börnstein  entnommenen  Versuchszahlen 
beweisen,  dass  der  elektrische  Leitungs- 
widerstand  bezw.  das  elektrische  Leitungs- 
vermogen sich  thatsächlich  durch  die  oben 


abgeleiteten  Formeln  gesetzmasig  mit  grosser 
Annäherung  darstcllen  lässt,  wahrend  die 
Lang' sehen  Brechungsexponenten  der  Kx- 
ponentialformel  30  entsprechende  Werte  für 
die  brechende  Kraft  ergeben 


Brechende  Kraft  der  Luft. 
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Tabelle  über  den  Leitungswiderstand  der  Leiter. 
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Die  in  der  vorstehenden  Tabelle  zu- 
sammengestellten  Werte  des  Lcitungswider- 
standes  von  Metallen  und  Metalllegierungen 
beweisen,  dass  das  alte  Oausius'sche 
(jesetz,  die  elektrischen  Widerstande  seien 
der  absoluten  Temperatur  umgekehrt  pro- 
portional, nicht  richtig  ist,  sondern  die  Acnde- 
rung  des  Lcitungswiderstandes  durch  die  von 
mir  abgeleitete  Kxponentialformel  mit  ge- 
nügender Annäherung  wiedergegeben  wird. 
Wollte  man  vollständige  Uebereinstimmung 
zwischen  der  Theorie  und  der  Beobachtung 
erhalten,  so  musste  man  entsprechend  der 
genaueren  Strahlungsgleichung 

S,=S„(|  + a-p[T,-T„l)T'  = T» 
eine  solche  Kxponentialformel  mit  zwei 
Konstanten  i und  ß benutzen.  Da  jedoch 
die  Konstante  ? durchweg  sehr  klein  ist,  bei 
dem  vollständig  reinen  Quecksilber  die  ein- 
fachere Formel  für  das  Temperaturintervall 
von  --  30*  bis  -f-  350”  mit  den  Beobachtungen 
fast  vollständig  übereinstimmende  Resultate 
liefert,  so  halte  ich  es  für  überflüssig,  für 
die  übrigen  Metalle,  bei  denen  die  Reinheit 
fraglich  und  die  Zahl  der  Beobachtungen 
eine  zu  geringe  ist,  diese  höchst  umständliche 
Rechnung  durchzufuhren,  zumal  da  zu  er- 
warten steht,  dass  durch  planmassige  Ver- 
suche wie  beim  Quecksilber  die  einfache,  der 
Zinseszinsformel  entsprechende  Exponcntial- 
formel  sich  als  in  Uebereinstimmung  mit  den 
Beobachtungen  erweisen  durfte. 

Ks  bleibt  nunmehr  noch  übrig,  das 
Gesetz  betreffs  der  Acndcrung  des  Lcitungs- 
widerstandes auch  für  Elektrolyte  zu  prüfen. 

Diese  Aufgabe  wurde  sich  in  bequemer 
Weise  dadurch  lösen  lassen,  dass  man  ein- 
fach die  Richtigkeit  der  aufgestellten  Formel 
an  den  Beobachtungen  über  die  Aenderung 
des  Widerstandes  der  Elektrolyte  mit  steigen- 
der Temperatur  prüft;  diese  Art  der  Be- 
handlung dieses  so  wichtigen  Problemcs  be- 
sitzt aber  den  grossen  Nachteil,  dass  man 
über  das  eigentliche  Wesen  des  Widerstandes 
keine  mechanisch  verständliche  Erklärung 
erhalt  und  insbesondere  keinen  Anhaltspunkt 
zur  Begründung  der  eigentümlichen  Er- 
scheinung bekommt,  warum  bei  den  Elektro 
lyten  im  Gegensatz  zu  den  Leitern  der 
Widerstand  mit  steigender  Temperatur  kleiner 
wird.  Ausserdem  wird  cs  nach  dieser  Be- 
trachtungsweise nicht  leicht  werden,  zwischen 
den  Erscheinungen  des  elektrischen  Wider- 
standes und  den  Vorgängen  der  Elektrolyse, 
welche  zweifellos  in  engster  Beziehung  zu 
einander  stehen,  einen  gesetzmassigen  Zu- 
sammenhang aufzufinden  und  damit  auch 
zugleich  von  der  Elektrochemie  aus  das 


mechanische  Hand  zwischen  den  rein  physi- 
kalischen und  rein  chemischen  Vorgängen 
zu  erlassen  und  die  beiden  so  lange  ge- 
trennten Wissenszweige  auf  Grund  allge- 
meiner mechanischer  Grundsätze  wieder  zu 
vereinigen.  Um  dies  allgemeinere  Ziel  zu 
erreichen,  gehe  ich  daher  nochmals  auf  die 
in  der  Einleitung  bereits  erwähnten  An- 
schauungen über  die  Konstitution  der  Materie, 
d.  h.  auf  die  molekulare  Beschaffenheit  des 
Stoffes  oder  besser  auf  die  Wirkungen  der 
Molckularkrafte  zuruck,  da  ja,  im  Grunde  ge- 
nommen, die  elektrischen  Vorgänge  eben- 
falls nur  auf  das  Zusammenwirken  der 
elektrischen  Scnwingungen  mit  den  Molekular- 
kraften  hinauskontmen. 

Die  Molekularphysik  sieht  bekanntlich 
die  verschiedenen  Körper  als  ein  Aggegrat 
diskreter  Teilchen,  der  physikalischen  Mole- 
küle, an  und  sucht  auf  Grund  dieser  An 
schauung  unter  Zuhilfenahme  der  Voraus- 
setzung,dass  zwischen  den  einzelnen  Molekülen 
Anziehungs-  und  Abstossungskraftc  wirken, 
die  Aggregatzustande  derKorper,  die  grossere 
oder  geringere  Elastizität  und  Festigkeit  der 
Stoffe  und  die  da  von  abhängigen  Erscheinungen 
zu  erklären. 

Wunderbarer  Weise  haben  die  That- 
sachen  die  Forscher  zu  der  Schlussfolgerung 
gezwungen,  dass  die  zwischen  den  Molekülen 
thatigen  Kräfte,  entgegen  der  allgemeinen 
Massenanziehung,  der  Elektrizität  und  dem 
Magnetismus,  nicht  lediglich  von  der  Masse 
und  dem  Abstande  der  Moleküle,  sondern 
auch  von  der  Natur  derselben  abhängig  sind, 
und  dass  neben  den  Kohasionskräftcn  auch 
davon  wesentlich  verschiedene  Repulsivkrafte 
wirksam  werden. 

Dieser  Dualismus  der  Kräfte  sowohl  wie 
auch  in  noch  viel  höherem  Grade  jene  ver- 
schiedenen Arten  der  Kohasionskraft  stehen 
im  krassen  Widerspruch  mit  dem  immer 
weiter  um  sich  greifenden  Prinzip  von  der 
Einheit  der  Naturkraft,  welche  sich  wohl  in 
verschiedenen  Formen  aussem,  aber  ihrem 
innern  Wesen  nach  immer  nur  eine  sein 
kann.  Die  verschiedenen  Molekularkrafte 
sind  gleichsam  ein  Notbehelf  und  werden 
nur  aus  Mangel  eines  Besseren  geduldet,  da 
sic  die  in  der  Natur  sich  zeigenden  That 
Sachen  blos  aussprechen,  ohne  sie  gesetzlich 
zu  erklären.  Die  altere  Hypothese  ist  daher 
durch  die  überall  in  der  exakten  Natur- 
forschung gdtige  Vibrationstheortc  zu  er- 
setzen ; vor  allen  Dingen  muss  man  aber  auf 
Gnmd  der  letzteren,  statt  wie  dies  früher 
geschehen  ist,  je  nach  der  verschiedenen 
Kohäsion  der  einzelnen  Kor]>erteilchcn  die 
drei  Aggegratzustande  zu  unterscheiden,  die- 
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selben  und  die  dafür  giftigen  Gesetze  viel- 
mehr als  eine  Folge  der  ausgesandten  Wcllen- 
tnengen  nachweisen. 

Bei  den  tropfbar  flüssigen  Substanzen 
ist  bekanntlich  die  Kohäsion  geringer  als  bei 
den  festen,  aber  grösser  als  bei  den  gas- 
förmigen. Die  Grösse  dieser  Kräfte  ist  bei 
den  Flüssigkeiten  durch  genaue  Experimente 
bestimmt  worden.  Ich  behaupte  nun,  dass 
dieselben  durch  die  von  Molekül  zu  Molekül 
strömenden  Wellen  bedingt  und  bestimmt 
werden.  Ist  dies  richtig,  so  müssen  die 
brechenden  Kräfte  der  einzelnen  Substanzen 
den  Kohasionskräften  derselben  direkt  pro- 
portional sein.  Da  nun  die  festen  Körper 
im  allgemeinen  grössere  Brechungsexponenten 
und  somit  auch  grössere  brechende  Kräfte 
als  die  flüssigen  Substanzen  besitzen,  so 
müssen  die  Kohäsionskräfte  der  festen  Körper 
grösser  als  diejenigen  der  flüssigen  sein;  ja, 
es  muss  sogar  die  Anziehung,  welche  die 
Moleküle  des  festen  Körpers  auf  diejenigen 
der  Flüssigkeit  ausuben,  grösser  sein,  als  die- 
jenigen der  F'lüssigkeitsmoleküle  unterein- 
ander. In  der  That  bestätigt  die  Beob- 
achtung diese  F'olgerung  der  Theorie;  denn 
wirklich  ist  beispielsweise  die  Adhäsion  des 
Wassers  an  einem  Glasstabe  grösser,  als  die 
Kohäsion  der  Wasserteilchen  untereinander. 
Taucht  man  nämlich  ein  reines  Glasstäbchen 
ins  Wasser  und  zieht  es  dann  heraus,  so 
sieht  man,  dass  eine  Wasserschicht  an  dem- 
selben haftet.  Hält  man  dasselbe  vertikal, 
so  sammelt  sich  an  seinem  unteren  Ende  ein 
Tropfen  an,  der  nicht  herabfällt,  sondern  der 
Wirkung  der  Schwere  entgegen  an  dem 
Stäbchen  haften  bleibt.  Diese  einzige  That- 
sache  beweist  das  Vorhandensein  der 
Adhäsion  des  flüssigen  Körpers  an  dem 
festen,  wie  auch  das  der  Kohäsion  der 
einzelnen  Teile  der  Flüssigkeit.  Denn  die 
zunächst  am  Glase  anhängende  Wasser- 
schicht wird  durch  die  Adhiision  des  Wassers 
am  Glase  getragen  und  der  übrige  Teil  des 
Tropfens  durch  die  Kohäsion  der  Wasser- 
moleküle. Da  also  der  Tropfen  entgegen 
der  Schwere  getragen  wird,  so  muss  in  diesem 
Falle  sowohl  die  Kohäsion  der  Flüssigkeit 
als  auch  die  Adhäsion  derselben  am  Glase 
grösser  als  die  Wirkung  der  Schwere  sein. 
Der  Versuch  zeigt  aber  ferner,  dass  die 
Adhäsion  des  Wassers  am  Glase  grösser  ist, 
als  die  Kohäsion  der  Wasserteilchen  unter- 
einander, denn  beim  Herausziehen  des  Stabes 
aus  dem  Wasser  wurden  die  an  dem  Stabe 
haftenden  Wassermoleküle  von  ihren  Nachbar- 
molekulen  losgerissen,  mit  welchen  sic  durch 
die  Kohäsion  znsammenhingen.  Indessen  ist 
dies  nicht  immer  der  Fall.  Das  bemerkens- 


werteste Beispiel  für  die  entgegengesetzte 
Erscheinung  bietet  das  Quecksilber,  das  an 
einem  eingetauchten  Glasstabe  beim  Heraus- 
ziehen desselben  nicht  haften  bleibt.  Gleich- 
wohl aber  adhariert  das  Quecksilber  stärker 
am  Glase  als  das  Wasser,  wie  die  von  Gay 
Lussac  mit  Glasplatten  angestellten  Ver- 
suche beweisen. 

Die  soeben  angeführten  Thatsachcn 
stimmen  mit  den  Folgerungen  der  Undu- 
lationstheoric  überein;  die  brechende  Kraft 
des  Glases  (1,75)  ist  grösser  als  diejenige 
des  Wassers  (0,775),  sodass  die  Adhäsion 
der  Wassermolekule  an  dem  Glasstabe  grösser 
sein  muss,  als  die  Anziehung  der  Wasser- 
molekule untereinander.  Hingegen  ist  die 
brechende  Kraft  des  flüssigen  Quecksilbers 
gleich  3,  während  diejenige  des  Glases  gleich 
1,75  ist;  folglich  muss  die  Kohäsion  der 
Quecksilberteilchen  der  Wirklichkeit  ent- 
sprechend grösser  sein,  als  die  Adhäsion 
derselben  an  der  Glasplatte. 

Aus  der  Wellentheorie  folgt  ferner,  dass  die 
Metalle,  da  sie  fast  ohne  Ausnahme  eine  grössere 
brechende  Kraft  als  das  flüssige  Quecksilber 
besitzen,  von  demselben  benetzt  werden,  also 
die  Moleküle  desselben  stärker  anziehen,  als 
sie  untereinander  kohärieren.  Hierauf  ist 
auch  die  bekannte  Thatsache  zurückzufuhren, 
dass  Quecksilber  sich  mit  sämtlichen  Metallen 
legieren  lässt.  In  gleicher  Wreise  erklärt  sich 
das  Vermischen  bezw.  das  Nichtvermischen 
der  F'lüssigkeiten.  Indessen  haben  diese  all- 
gemeinen Angaben  nur  geringe  Beweiskraft; 
grössere  Beachtung  verdienen  erst  quantitativ 
genaue  Zahlenangaben. 

Nun  lasst  sich  der  gesetzliche  Zusammen- 
hang der  Kohäsionskraft  mit  der  brechenden 
Kraft  oder  dem  Leitungsvermögen,  da  ja 
letzteres  nach  den  Ausführungen  im  ersten 
Abschnitt  der  brechenden  Kraft  direkt  pro- 
portional ist,  lür  flüssige  Substanzen  mittels 
der  zahlreichen  Bestimmungen  nachweisen, 
welche  Quincke  über  die  Grösse  der 
Kohäsion  geschmolzener  Elemente  und  Ver- 
bindungen angestcilt  hat.  Bemerkenswert  ist, 
dass  Quincke  durch  seine  Studien  über  die 
kapillaren  Flrscheinungcn  bereits  zu  der  An- 
sicht gelangte,  dass  dieselben  nicht  durch 
Molekularanziehung,  sondern  besser  durch 
eine  Spannung  zu  erklären  ist.  welche  in 
der  Oberfläche  der  Flüssigkeit  wie  in  einer 
gespannten  Membran  vorhanden  sind  und 
an  allen  Stellen  dieser  Oberfläche  denselben 
Wert  hat.  wenn  die  Flüssigkeit  von  dem- 
selben Körper  begrenzt  ist.  Diese  Auffassung 
spricht  sehr  zu  Gunsten  der  Erklärung  der 
Kohäsion  auf  Grund  der  Wellenbewegung; 
denn  sind  die  von  der  Flüssigkeit  ausgehen- 
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den  Wellen  die  Ursache  der  Kohäsion,  so  immerhin  unbekannten  Molekularkräfte  oder 
müssen  dieselben  ebenso  wie  die  elektrischen  Molekularfunktionen  einführt.  Die  Ursache 
Wellen  und  genau  nach  denselben  Gesetzen  der  Spannung  ist  nach  der  bereits  oben  auf- 
in der  Oberflächenschicht  eine  Spannung  her-  gestellten  Ansicht  die  von  der  Flüssigkeit 
vorrufen,  welche  ebenso  wie  die  elektrische  ausströmendeWellenbewegung;  die  Spannung 
Spannung  der  brechenden  Kraft  und  damit  ist  also  auf  einen  rein  mechanischen  Vorgang 
auch  dem  Leitungsvermögen  direkt  pro-  zurückgeführt. 

portional  ist.  Die  durch  die  Wellen  be-  Dass  nun  thatsächlich  die  Spannung  der 

wirkten  Oberflächen  müssen  Niveauflächen,  Flüssigkeitsoberfläche  eine  Folge  der  aus- 
d.  h.  Flachen  gleichen  Druckes  sein,  wenn  strahlenden  Wellenbewegung  ist,  beweist  die 
die  Flüssigkeit  von  demselben  Körper  um-  Proportionalität  zwischen  der  Oberflachen- 
grenzt  wird.  Spannung  und  der  brechenden  Kraft  oder 

Aendcrt  man  die  Spannung  der  Mole-  dem  Leitungsvermögen  der  kohärierenden 
kule  untereinander  etwa  durch  Rotation,  wie  Flüssigkeiten,  wie  sie  in  nachstehender 
cs  Plateau  bei  seinen  Versuchen  gethan  Tabelle  zu  Tage  tritt.  Die  Kohäsionskräfte 
hat,  so  muss  sich  die  Spannkraft  mit  der  sind  von  Quincke  beobachtet  worden, 
Centrifugalkraft  ausgleichen.  Die  Theorie  er-  während  die  elektrischen  Leitungsfahigkeiten 
giebt  in  diesem  Falle,  dass  die  Gleichgewichts-  aus  Wiedemann’s  Elektrizitatslehre  ent- 
figur  ein  abgeplattetes  Rotationsellipsoid  wird,  nommen  sind.  In  der  Kolonne  6 sind  die 
Plateau  hat  durch  seine  Experimente  be-  spezifischen  Gewichte  der  Flüssigkeiten  bei 
wiesen,  dass  rotierende  F'lüssigkcitstropfcn  der  in  der  ersten  Kolonne  angegebenen 
unter  dem  Einfluss  jener  beiden  Kräfte  Temperatur  enthalten.  Die  vierte  Zahlen- 
wirklich eine  solche  Gestalt  annehmen.  Da  reihe  ist  aus  der  dritten  durch  Division  mit 
übrigens  bereits  Thomas  Young  im  Jahre  der  Zahl  38,66  entstanden. 

1804  mit  Hilfe  der  Spannungstheorie  die  Noch  deutlicher  tritt  der  gesetzliche  Zu- 

drei Hauptsätze  der  Kapillarität  gefunden  sammenhang  zwischen  der  Kohäsion  und  den 
hat,  und  die  Versuche  von  G.  Plagen,  Gesetzen  der  Wellenbewegung  bei  den 
Plateau  und  von  Mensbrügge  mit  dünnen  Acndcrungen  hervor,  welche  die  Kohäsion 
P’lüssigkeitsmembranen  die  Spannung  in  der  der  Elektrolyte  bei  steigender  Temperatur 
Oberfläche  der  F'lüssigkeiten  zur  Anschauung  erleidet.  Es  zeigt  sich,  dass  auch  hier  ebenso 
gebracht  haben,  so  wird  man  dieser  Art  der  wie  oben  bei  den  Leitern  die  aller  Materie 
Betrachtung,  wenn  es  gelingt,  für  die  ihrem  eigentümliche  auf-  bezw.  absummende  Arbeits- 
Wesen  nach  ebenfalls  noch  transscendente  weise  durch  die  Beobachtung  sich  nachweisen 
Spannung  eine  einleuchtende  mechanische  lasst.  Auch  hier  giebt  die  bekannte  Zinses- 

Erklarung  aufzufinden,  vor  der  älteren  von  zinsformel  t.  . . s 

I.aplace  und  Poisson  gelieferten  Flrklärung  3|  v1  t*1'  a" 

der  Kohäsion  durch  in  unmerklicher  Ent-  und  a,  (1  -f-  o„)‘  = et„ 

fernung  wirkende  anziehende  Kräfte  unbe-  wenn  aJ  die  spezifische  Kohäsion  und  n die 
dingt  den  Vorzug  geben  müssen,  zumal  Oberflächenspannung  bedeutet,  die  Beob- 
die  Bezugnahme  auf  die  Spannung  einen  be-  achtungen  mit  grosser  Genauigkeit  wieder, 
stimmten  physikalischen  Begriff  anstatt  der  wie  nachstehende  Tabelle  beweist. 


Namen 

der  Flüssigkeiten 

Temperatur 

(•C.) 

Spezifisches 

Gewicht 

<») 

Spezifische  j 
KohSaiouskraft 
ft»  = U/s 

Oherflächen-  ! 
Spannung: 

II 

38.66  38,61*. 

Leitunga- 

vermbgen 

beobachtet 

Leitung»' 
* vermögen 
berechnet 

Pt 

2000 

18,915 

17,86 

8,82 

— 

6,84 

Pd 

1950 

10,8 

25,26 

7,08 

— 

9.9 

Fe 

I4OO 

7,8 

27.14 

5.64 

— 

6,84 

An 

1200 

17,099 

11,71 

5,22 

— 

4,76 

Zn 

360 

6,9 

25,42 

4,56 

4,31 

3,7 

Cd 

320 

8,394 

16,84 

3,66 

4,64 

3.4 

Su 

230 

7044 

16,75 

3-12 

3,31 

3.4 

Hg 

- 40 

13,596 

8,646 

3,06 

3.1 

3,1 

Pb 

330 

10,952 

8,339 

2,382 

1,7 

2,4 

Ag 

IOOO 

10,00 

8,55 

2,22 

3,8 

Bi 

265 

9,71 

8,02 

2,03 

1,21 

2,3 

Sb 

432 

6.57 

7,635 

1.302  — 

1.39 

— 
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I.  Capillardepression  von  Quecksilber,  Wasser,  Natronlauge  in  Glasröhren. 
(Mendelejeff,  Gutkowski  und  Kohlrausch.) 


Höhe  des  Meniscus  m mm 


Stoffe  | der 
Röhre 

0,4  of6  o,2 

1,0 

t,2  1.4 

1,6  1,8 

mm  1 

beob.  her.  beob. ' ber.  | beob. 

ber.  beob.  1 ber. 

beob.  ber.1  beob.  ber. 

beob.  | ber,  beob.  | ber. 

Queck- 

silber 


0,830,83  1.22  1.22  IÖ41.54  1,98 

0,470,48  0,6;  0,73.0,861,004  1,1911,20 
0,27  0,275)  0,4 1 1 0,44  | 0.560,65  0,78  o.,S.| 
0,180,16 


b , 


0,20; 

0,15 


0,16  0,290,28 
0,10 ' 0.21  0,18 
I 0.1  5 0,1  2 


0.53  0.55 
0.38  0,36 
0,28  0,23 
0,20  0,15 


0,100,08  0,14  o,  10 


0.07 


0,05  o,ldo,o6 


0,040,03  ,0,0; 


2,37' 

M5. 

0,98' 

0,67 

0,46 

o,33 

0,25, 

O,  [8 

0,1 3' 


0,04  0,10; 


| 

1,80 

1,21 

0,82 
0,56 
0,40 
1 0,29 
0,21 
0,15 
O,  I 2 


43 

|°,97 

0,65 

0,46 

0.3  3 1 

0,24 

1 0,1  s 

0.13 


M3 

0,77 

0.52 

o.37 

0,27 

°>,9i 

0,14 


Durchmesser 

Wasser 

Natronlauge  mit  NaOII 

Quecksilber 

der  Röhre 

beob. 

her. 

beob. 

her. 

beob. 

ber. 

mm 

(Bunsen ) 

( Me  wes) 

(Bunsen) 

(M  ewes) 

(Bunsen) 

(M  ewes) 

'4 

1,10 

1,10 

0.70 

0,70 

0.57 

0.57 

iS 

1,03 

1,04 

0.63 

0,64 

0.53 

0,5  t 

16 

0.97 

0,99 

0,57 

0,58 

0,48 

0,46 

‘7 

0,91 

0,93 

0,51 

0.53 

0,44 

0,41 

18 

0,87 

0,88 

0,47 

0,48 

0,3« 

0.37 

'9 

0,84 

0,83 

0,44 

0,44 

0,32 

0,33 

20 

0,82 

0,79 

0,42 

0,40 

0,26 

0,29 

21 

0.80 

0.75 

0,40 

0,37 

0,20 

0,26 

Kapillaritiitskonstanten  des  Wassers,  Alkohols  und  Aethers, 
(1  = — , aJ  spezifische  Kohäsion,  a Oberflächenspannung.) 


Stoffe 

Temperatur 

qmm  a 

beob. 

(nach  I.andolt- 
Börnstei  n) 

I 

ber. 

(Mewes) 

mg 

beob. 

(nach  Landolt- 
Börnstein) 

a 

ber. 

(Mewes) 

Wasser 

0" 

1 5,4080 

1 5,408 

7.923 

7,923 

io° 

I5,  1250 

15,1 12 

7.750 

7.725 

20® 

14,8420 

14,822 

7.574 

7.532 

JO» 

14,559« 

14.536 

7-395 

7.343 

40* 

14.2760 

14.257 

7,212 

7,160 

50“ 

13.9930 

13.983 

7,026 

6,981 

6o° 

13,7100 

13,714 

6,836 

6,806 

7 0” 

13.4270 

■ 3.450 

6.643 

6,636 

80» 

13,1440 

13,590 

6,446 

6,470 

90“ 

12,8610 

12.938 

6,245 

6,308 

100" 

12,5780 

12,689 

6,04  2 

6,i  50 
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qmm  a* 

mg  a 

Stoffe 

Temperatur 

beob. 

(nach  Landoll- 

ber. 

beob. 

(nach  I.andolt- 

ber. 

Bör  nstein) 

(Mewci) 

Börnstein) 

(Mewci) 

Aether 

o° 

5,4335 

5,4335 

',971 

'.97' 

s* 

5.3040 

5,299 

1.913 

1,910 

IO" 

5. '745 

5.167 

1,854 

1,851 

'5* 

5.0450 

5.039 

1,796 

1.793 

20° 

4.9155 

4,915 

1,737 

',737 

250 

4,7860 

4.793 

1,679 

1,083 

30° 

4.6565 

4,674 

1,620 

1,631 

35* 

4,5260 

4.558 

1,562 

■ ,581 

Alkohol 

0° 

6,062 

6,062 

2,585 

2,585 

IO* 

5,920 

5913 

2,488 

2,486 

20° 

5.776 

5,768 

2,409 

2,392 

30° 

5.633 

5,626 

2,321 

2,300 

40° 

5.490 

5,488 

2,233 

2,212 

50» 

5-347 

5.353 

2,145 

u 

1 j 

00 

60" 

5,204 

5,222 

2,057 

2,047 

70" 

5,061 

5.094 

1.969 

1,969 

75* 

4.99 

5.031 

1.925 

1,931 

78" 

4,948 

4.993 

1,898 

1,908 

Genau  so,  wie  die  Kohäsion  bei  den 
Kapillaritätserscheinungen  mit  der  Temperatur 
in  geometrischer  Reihe,  d.  h.  also  stetig  ab- 
mindernd, abnimmt,  müssen  auch  alle 
Wirkungen,  welche  auf  der  Kohäsion  der 
Körpermoleküle  beruhen,  nämlich  die 
Dehnungs-  und  Torsionsmodule  der  festen 
Körper,  die  Zähigkeit  der  Flüssigkeiten  und 
Gase  etc.,  nach  dem  oben  aufgestellten 
Exponentialgesetz  abnehmen.  Da  die  Um- 
rechnung aller  Beobachtungen,  welche  hier- 
über in  den  Tabellen  von  Landolt  und 
Börnstein  auf  S.  277,  284  bis  302  zu- 
sammengestellt  sind,  zu  viel  Mühe  ver- 
ursachen und  hier  zu  viel  Platz  beanspruchen 
würde,  so  beschränke  ich  mich  auf  die  Um- 
rechnung der  Dehnungs-  und  Torsionsmodule 
für  Eisen  und  Stahl  nach  den  Formeln 


E,  = E„(l  — a)1 

bezw. 

T,  = T„(l-a)< 

und  auf  den  Hinweis,  dass  die  Abhängigkeit 
der  spezifischen  Zähigkeit  verdünnter 
wässeriger  Lösungen  von  der  Konzentration 
nach  Arrhenius  durch  die  Formel 
Z=  A» 

oder,  da  A = (1  -f-  a)  ist, 

Z = (i+«)' 

wiedergegeben  wird,  wie  die  Beobachtungen 
in  den  Landolt'schcn  Tabellen  auf  S.  297 
bestätigen.  Die  auf  der  S.  298  dieser  Tabellen 
angeführten  Werte  für  die  Zähigkeit  des 
Wassers  beweisen,  dass  diese  zwischen  den 
Temperaturen  von  o bis  89°  ebenfalls  durch 
die  Formel  Z,  = Z0  (1  — a)'  dargestellt  wird. 


Dehnungs-  und  Torsionsmodule  für  Eisen  und  Stahl. 


Temperatur 

E i » c n 

S t 

hl 

E (Pisani) 
beob. 

E (Me wes) 
ber. 

n bb  0,0002 

1 

T (Pisani) 
beob. 

r (Mewes) 
ber. 

a = 0,0002 

|e 

E (Pisani) 
beob. 

(Mewes) 

ber. 

— 0,00045 

T (Pisani) 
beob. 

T (Mewes) 
ber. 

a — 0,00025 

O* 

21483 

21483 

8108 

8108 

18518  I 

18518 

8290 

8290 

IO* 

21463 

2144O 

8091 

8092 

18500 

18490 

8272 

8269 

50« 

21364 

21269 

8023 

8027 

18416 

18380 

8196 

8187 

IOO° 

2 1 2 12 

21058 

7934 

7947 

18232 

18242 

8094 

8085 

1 50® . 

20895 

20848 

7855 

7868 

18052 

18106 

7947 

7985 

200" 

20458 

20640 

7784 

7790 

17820 

17970 

7846 

7886 

25O0 

19871 

2«435 

7732 

7712 

17593 

17836 

77 '3 

7788 

300" 

19175 

20231 

7706 

7636 

'737  2 

17704 

7585 

7690 
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Dass  auch  die  Leitungsfähigkeit  der 
F.lektrolyte  mit  der  Temperatur  nach  der 
obigen  Exponentialformel  zunimmt,  crgiebt 
sich  aus  den  Beobachtungen  von  Kohl- 
rausch, Grotrian,  Vicentini  u.  a.  über 
die  Abhängigkeit  der  elektrischen  Leitungs- 
fahigkeit  von  der  Temperatur  bei  wässerigen 
Säurelösungen;  denn  nach  diesen  Versuchen 
ist,  wenn  k„  die  Leitungsfahigkeit  bei  o*  ist, 
dieselbe  bei  t° 

k,  = k„(i  +at-f  bt>) 

und  somit  auch,  da  a und  b sehr  kleine 
Zahlenwerte  sind,  nach  einfacher  mathe- 
matischer Annäherung 
kt  = k„  (i 

wie  ja  von  mir  bereits  mehrfach  gezeigt 
worden  ist  (siehe  »Kalender  für  Elektro- 
chemiker«. Von  Dr.  A.  Neuburger.  1897. 
S.  453  ff  )- 

Die  gefundenen  Zahlenwcrtc  für  die 
Leitungsfähigkeit  der  Elektrolyte  lassen  es 
als  wahrscheinlich  erscheinen,  dass  auch 
chemische  Vorgänge  dem  aufsummenden 
bezw.  abmindernden  Wirkungsgesetze  der 
Naturkräfte  gehorchen.  In  der  That  hat  der 
Chemiker  C.  F.  Wenzel  bereits  im  Jahre 
1777  dieses  Gesetz  für  gewisse  chemische 
V orgänge  aus  der  Analogie  mit  mechanischen 
Vorgängen  hergeleitet.  Derselbe  ging  von 
der  Voraussetzung  aus,  dass  die  Menge  der 
in  der  Zeiteinheit  umgesetzten  Stoffmenge 
oder  die  chemische  Geschwindigkeit  irgend 
einer  Reaktion,  wenn  dieselbe  auch  von 
sehr  vielen  einzelnen  Umständen  beeinflusst 
wird,  vornehmlich  der  wirksamen  Säure  bezw. 
dem  Gehalte  derselben  proportional  ist. 
Wenzel,  welcher  auf  Grund  dieser  An- 
schauung die  chemische  Verwandtschalt  der 
Säuren  zu  den  Metallen  messen  wollte,  führte 
(s.  Ostwald,  Grundriss  der  allgemeinen 
Chemie,  S.  289,  290,  1889)  seine  Versuche 
so  aus,  dass  er  die  Oberflächen  der  Metall- 
stücke, welche  die  Wirkung  der  Säuren  er- 
fahren sollten,  gleich  machte,  wie  er  sich 
sagte,  ferner  die  in  einer  gegebenen  Zeit 
aufgelöste  Metallmenge  der  Oberfläche  pro- 
portional sein  müsse. 

Diese  beiden  Grundannahmen  Wcnzel’s 
sind  aber  identisch  mit  denjenigen,  aus 
welchen  Dulong  die  Strahlungsformel  für 
die  Wärme 

Q = Qo  e ~ “ 1 = Q„  (t  — a)‘ 
abgeleitet  hat.  Bei  gleicher  Oberfläche  er- 
hält man  den  einfachen  Satz  der  Mechanik, 
dass  die  Wirkung  der  wirksamen  Masse 
proportional  ist.  Dieser  Satz  ist  nun  in  der 
That,  wie  Berthollct  in  seinem  berühmten 
Werke  »Chemische  Statik«  gezeigt  hat,  der 


Grundsatz  der  chemischen  Mechanik,  von 
dem  aus  sich  mit  Hilfe  der  Vibratioas- 
theorie  eine  sichere  Brücke  von  den 
chemischen  zu  den  physikalischen  und 
mechanischen  Vorgängen  und  Erscheinungen 
wird  schlagen  lassen. 

Am  sichersten  lässt  sich  die  Richtigkeit 
dieses  aus  dem  auf-  bezw.  absummenden 
Wirken  aller  Naturkräfte  ohne  weiteres  folgen- 
den Satzes  bei  homogenen  Flüssigkeiten  oder 
Gasen  nachweisen,  da  bei  diesen  der  Ein- 
fluss der  Oberfläche  gar  nicht  in  Frage 
kommt;  in  der  That  sind  auch  die  ersten 
genauen  Messungen  an  Flüssigkeiten  von 
Wilhelmy  (1850)  angestellt  worden.  Nach 
dem  Wenzel’schen  Grundsatz  muss,  wenn 
bei  dem  Vorgänge  in  einer  homogenen 
Flüssigkeit  nur  ein  einziger  Stoff  angegriffen 
wird,  die  Geschwindigkeit  beständig  ab- 
nehmen und  zwar  genau  nach  dem  bei  der 
Amortisation  eines  Kapitals  erfolgenden  Ver- 
fahren. Demnach  muss,  wenn  die  umge- 
wandelte Menge  in  der  Zeiteinheit  und  für 
die  Gewichtseinheit  der  vorhandenen  Menge 
gleich  a ist,  die  vorhandene  Menge  nach  n 
Zeiteinheiten 

Qn  «=*  Qo(i 

die  umgewandelte  Menge  dagegen 

Q'»  = Q«(i  — [t  — a]")  sein. 

Für  (l  — a)"  kann  man  jedoch,  wenn  a 
einen  sehr  kleinen  Zahlenwert  hat.  setzen 


(I  — a )” 

folglich  erhält  man 


Q.  = Q„e-a“.  • 

Da  die  letzte  Gleichung  somit  mit  der 
Gleichung 

Q„  — Q„  (1  — a)n 

zusammenfällt,  so  muss,  wenn  die  eine  dieser 
Gleichungen  durch  Versuche  als  richtig  nach- 
gewiesen wird,  auch  die  andere  als  experi- 
mentell nachgew'iesen  zugestanden  werden. 
Die  theoretischen  Chemiker  haben  bei  der 
Prüfung  der  Wenzel’schen  Formel  die 
Gleichung 


Q.  = Q.e-°” 

benutzt  und  durch  Logarithmieren  der 
Gleichung  entwickelt 

a = 1 log  n5° 
n B Q„ 

oder,  wenn  man  die  umgewandeltc  Menge 
Q0‘  mit  x bezeichnet 

■ . Q« 

a »3.  log  nÄ , 

n 5 Q„  — x 

also  für  Q„=  1 

a = - log  n . 

n b 1 — x 
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lieber  die  Prüfung  dieser  Formel  durch 
Wilhelmy  berichtet  Ostwald  a.  a.  O. 
S.  292  folgendes:  »Der  Fall,  an  welchem 
Wilhelmy  zuerst  die  Richtigkeit  dieser 
Formel  zeigte,  war  die  Inversion  des  Rohr- 
zuckers. Dieser  Stoff  zerfallt,  wie  bekannt, 
unter  dem  Einfluss  freier  Säuren  in  Dextrose 
und  Lävulose,  indem  er  die  Elemente  des 
Wassers  aufnimmt,  der  Formel 

c„h,.o11  + hjo  = 2C,h,!1o, 

gemäss.  Dabei  erleidet  die  freie  Säure  keine 
Aenderung  ihrer  Menge,  und  das  Wasser  ist 
bei  derartigen  Versuchen  stets  in  so  grosser 
Menge  da,  dass  die  Aenderung  seiner  Menge 
vollkommen  unmerklich  ist.  Die  Vorbedingung 
bei  der  Ableitung  der  Gleichung  ist  somit  er- 
füllt. Um  die  zu  jeder  Zeit  noch  vorhandene 
Menge  des  nicht  umgewandelten  Rohrzuckers 
zu  bestimmen,  benutzte  er  die  Methode 
mittelst  der  Drehung  der  Polarisationsebene, 
welche  eine  Analyse  ohne  jeden  chemischen 
Eingriff  gestattet.  Aus  seinen  Messungen 
ergab  sich  z.  B.  folgende  Reihe: 


n 

Minuten 

Winkel 

logrh 

»latr=^ 

15 

46,75» 

0,0204 

0,00136 

30 

43.75° 

0,0399 

0,00133 

45 

41,00° 

0,0605 

0,00134 

60 

38.25° 

0,0799 

0,00133 

75 

35.75° 

0,1003 

0,00134 

90 

33.25° 

0,1217 

0,00135 

105 

28,25» 

0, 1 44 1 

0,00137 

120 

26,  oo» 
— 18,70* 

0,1655 

0.00137 

1 

Die  Beobachtungen  sind  in  folgender 
Weise  berechnet.  Die  ursprüngliche  Zucker- 
losung hatte  die  Drehung  46,75,;  nachdem 
sie  vollständig  in  Dextrose  und  Lävulose 
ubergegangen  war,  betrug  die  Drehung 
— 18,70».  Da  die  Drehung  der  Zuckermenge 
proportional  ist,  so  ist  der  ganze  zuruckgelegte 
Winkel  von  46,75  18.70—65,45®  das  Mass 

der  vorhandenen  Zuckermenge.  Der  nach 
15  Minuten  beobachtete  Drehungswinkel  von 
43,75*  zeigt  eine  Abnahme  der  Drehung  um 
46,75  — 43.75  = 3,00  an;  der  Bruchteil  x, 
welcher  umgewandelt  worden  ist,  hat  somit 

den  Wert  b——,  während  1 — x = f“'*’ 
65,45  65,45 

ist.  Nimmt  man  von  beiden  Zahlen  die 

Logarithmen  und  berechnet  log—'  , so 

folgt  0,0204,  und  diese  Zahl  durch  D = i5, 
die  Zahl  der  vergangenen  Minuten  dividiert, 
Riebt  endlich  0,00136. 


Die  in  der  letzten  Spalte  verzeichnete 

Grösse  *-  log  - — — ist  nach  der  Gleichung 

gleich  0,4343  a und  muss  somit  konstant  sein. 
Wie  man  an  der  Tabelle  sieht,  trifft  dies 
zu,  denn  die  vorhandenen  Abweichungen 
rühren  nur  von  Versuchsfehlern  her.« 

Hätte  man  die  ursprüngliche  und  streng 
richtige  Gleichung 

Q„=  Q»  — x = Q0  (1  — x)" 
bei  der  Prüfung  der  Beobachtungen  benutzt, 
so  hätte  sich  durch  Logarithmieren  ohne 
weiteres  ergeben 

log  n X = n log  n (1  — a) 

oder,  wenn  Q0  gleich  1 angenommen  wird, 

log  (1  — a)  = ‘ log  = 'n  log(t  - x), 

also  durch  Einsetzen  der  Beobachtungswerte 

— 0,99864  I 

i — a = 0,99,688,  also  0 = 0,00312. 

Hieraus  erhält  man  rückwärts  den 
richtigen  Wert  der  obigen  Konstanten  durch 
Multiplikation  mit  0,4343,  nämlich 

0,00312  • 0,4343=0,001354. 

Der  Wilhel  my’sche  Gedankengang 
hatte  ruhige  und  klardenkende  Chemiker  auf 
die  Wirkung  der  aufgenommenen  bezw.  aus- 
gcstrahlten  Aetherschwingungen  als  Ursache 
der  beobachteten  Vorgänge  mit  Rücksicht 
auf  die  Drehung  der  Polarisationsebene  und 
damit  auf  eine  Chemie  der  Absorptions- 
äquivalente führen  müssen.  Indessen  findet 
man  hiervon,  wenn  man  von  dem 
Newton'schen  richtigen,  aber  später  wieder 
aufgegebenen  Versuch  absieht,  nichts  in  der 
gesamten  chemischen  Litteratur,  da  nach 
meiner  Schrift  »Licht-,  Elektrizitäts-  und 
X-Strahlen<  (zweite  Ausgabe,  Verlag  von 
M.  Krayn-Berlin)  die  Refraktionsäquivalcnte 
von  Landolt  und  Gladstone  sich  auf  die 
Absorptionswirkung  nicht  zurückführen  lassen, 
selbst  nicht  in  den  neuesten  Werken  von 
Ostwald,  Nernst  u.  a.  tonangebenden 
modernen  Chemikern;  vielmehr  sind  deren 
theoretische  Untersuchungen,  soweit  sie  auf 
dem  zweiten  Hauptsatz  der  mechanischen 
Wärmetheorie  aufgebaut  sind,  ebenso  wie 
dieser  selbst  gerade  mit  Rücksicht  auf  das 
allgemein  gültige  Aufsummungs-  bezw.  Ab- 
minderungswirken aller  Naturkräfte  als  falsch 
und  nicht  haltbar  zu  bezeichnen. 
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ENTGEGNUNG  GEGEN  DR.  A.  FISCHER. 

Von  Dr.  IV.  Pfatihauser  fr. 


Ich  habe  in  dieser  Zeitschrift  (No.  2,  1902) 
mitgeteilt,  dass  ich  von  der  Stichhaltigkeit  der 
Arheiten  Fischers  Uber  die  Modifikation  meiner 
Badformel  für  das  Messingbad  nicht  überzeugt 
bin.  Wenn  Herr  Dr.  Fischer  mir  aber  vor- 
wirtt,  in  meiner  Entgegnung  den  sachlichen  Teil 
der  Erwiderung  tu  dürftig  gehalten  zu  haben,  so 
gestatte  ich  mir  blos,  auf  meine  Entgegnung  zu 
verweisen,  in  welcher  ich  Herrn  Dr.  Fischer  zur 
Abgabe  einer  sachlichen  Erklärung  aufforderte, 
auf  die  er  aber  nicht  reagierte,  sondern  in  voll- 
kommen unsachgemässer  Weise  erwiderte. 

Ich  sehe  mich  daher  veranlasst,  zur  Auf- 
klärung derjenigen  Leser,  welche  sich  für  diese 
Sache  interessieren,  an  Stelle  des  Herrn  Dr. 
Fischer  das  nachzutragen,  was  eigentlich  ich 
von  ihm  erwartete.  Dass  Herr  Dr.  Fischer  bei 
meinem  Besuch  im  Laboratorium  der  Firma 
Gasterstädt  meine  Aeusserung  til>er  den  unvoll- 
ständigen Verlauf  des  Neutralisationsvorganges 
beim  Zusammengiessen  der  Losungen  von  Mono- 
natriumsulfit mit  kohlensaurem  Natron  nicht  richtig 
oder  nicht  ganz  erfasst  hat,  beweist  sein  schlecht 
angebrachter  Hinweis,  dass  die  Berechnung  nach 
dem  «kleinen  stöchiometrischen  Einmaleins«  mich 
von  der  Richtigkeit  der  vollständigen  Umsetzung 
der  beiden  Salze  NaHSO,  und  NaaCOi  und  da- 
mit von  der  Richtigkeit  der  von  ihm  angegebenen 
Zahlen  überzeugen  müsse.  Herr  I)r.  Fischer  ist 
eben  noch  immer  der  irrigen  Ansicht,  dass  14  g 
NajCO»  und  20  g NaHSO,  in  der  Weise  auf 
einander  reagieren,  dass  sich  24  g Na,SO,  bilden 
müssen  und  ein  Uelierschuss  von  ca.  4 g Na,CO, 
verbleibt. 

Ich  habe  bei  meinem  damaligen  Besuch  Herrn 
Dr.  Fischer,  der  offenbar  von  mir  noch  weitere 
Mitteilungen  ausser  derjenigen  Uber  den  unvoll- 
ständigen Verlaut  dieser  Reaktion  erhoffte,  ge- 
äussert,  dass  der  Prozess  nicht  quantitativ  in  der 
einen  Richtung  verlaufe,  dass  vielmehr  andere 


Umsetzungen  eintreten,  aut  die  sich  das  andere 
Verhalten  des  mit  NaHSO»  bereiteten  Messing- 
bades zurückführen  lässt. 

Heute,  nachdem  HerrDr.  F'  i s c h e r die  verlangte 
Erklärung  nicht  abgegeben  hat,  bringe  ich  folgen- 
des zur  Kenntnis:  Versetzt  man  die  Losung  von 
saurem  schwefligsauren  Natron  mit  Soda  und 
beobachtet  man  die  Temperatur  von  50  Grad 
Cels.  bei  der  Reaktion,  so  treten  folgende  Um- 
setzungen ein: 

Na»UO,  4-  NaHSO,  — 7 2 Na,SO,+  CO, 4-  H.O 
NaHSO,  + CO,  = NaHCO,  + S<  >, 

Na,CO,  4-  CO,  + H,0  - 2 NaHCO, 

Es  tritt  demnach  überhaupt  nur  in  ganz  genngem 
Masse  Kohlensäure-Entwicklung  auf,  wie  sich  jeder, 
der  diese  Reaktion  unter  den  angegebenen  Be- 
dingungen ausführt,  überzeugen  kann.  Dass  also 
4 Gramm  Na, CO,  übrig  bleiben  müssen,  entspricht 
nicht  der  Thatsache,  sondern  es  bildet  sich  vor- 
zugsweise NaHCO,  neben  freier  S( ):,  die  in  Be- 
rührung mit  der  cyankalischen  Losung  Blausäure  in 
Freiheit  setzt.  Was  die  Wirkung  der  schwefligen 
Säure  in  Gemeinschaft  mit  etwa  in  der  Losung  ver- 
bleibender Blausäure  in  Bezug  auf  die  Kathoden- 
potenlialdifferenz  Cu  — Zn  bedeutet,  habe  ich 
in  der  Z.  f.  E.  (No.  65,  190t)  bereits  geäussert 
und  sei  hier  darauf  verwiesen. 

Wenn  Herr  Dr.  Fischer  in  Abrede  stellt, 
dass  bei  Anwendung  von  liir  Galvanotechnik 
nicht  geeigneten  Präparaten  (auch  wenn  sie  von 
als  solid  allgemein  bekannten  Firmen  stammen) 
vollständig  veränderte  Erscheinungen  im  Messing- 
bade eintreten  müssen,  so  möge  er  sich  von 
folgender  Thatsache  überzeugen  lassen. 

Fis  krvstallisieren  bei  der  Herstellung  von 
Cyankupferkalium  mitunter  zwei  verschiedene 
Salze  aus,  von  denen  nur  das  eine  mit  höherem 
Cyankaliumgehalt  in  den  Messingbädern  An- 
wendungfinden kann.  Fis  sind  dies  die  beiden  Salze: 


Cu  (CN),,  2 KCN  ....  [krystallisiert  in  langen  Nadeln]  und 
Cu  (CN),,  6 KCN  . . . . [ „ rhomboedrisch.] 


Kommt  in  wässeriger  Losung  das  Salz  Cu  (CN),, 
2 KCN  mit  dem  Salze  K,Zn  (CN),  zusammen, 
so  bildet  sich  das  hoher  cyankaliumhaltige  Kupfer- 
salz, indem  es  dem  Zinksalz  Cyankalium  entzieht, 
wodurch  sich  ein  Brei  von  Cvanzink  in  der  Lösung 
bildet.  Wenn  nun  aber  Herr  Dr.  F'ischer 
ausserdem  (und  ich  nehme  dies  auf  Grund  der 
von  ihm  mitgeteilten  Versuchsresultate  an)  angiebt, 
dass  er  das  Gemisch  der  beiden  Kupfersalze  ver- 
wendete, auch  noch  NaHSO,,  ohne  vorherige 
Umsetzung  mit  Soda,  direkt  in  das  fertige  Bad 
in  nicht  unbedeutender  Menge  bringt,  dann  wird 
man  begreifen,  dass  das  Bad  nicht  mehr  regel- 
recht arbeiten  wird  können.  Es  kommt  also 
lediglich  darauf  an,  dass  das  Bad  sachgemäss 
behandelt  und  zusammengestellt  werde. 


Dass  daher  der  von  mir  bereits  lange  er- 
kannte Unterschied  in  der  Anwendung  von 
Mononatriumsulfit  gegen  das  Dinatriumsulfit  be- 
stellt und  dass  man  richtig  auch  bei  der  Ver- 
wendung des  Mononatriumsulfits  bleiben  soll, 
habe  ich  wohl  nun  zur  Genüge  dargethan. 

Ich  werde  auf  weitere  Entgegnungen  des 
Herrn  Dr.  Fischer  nicht  antworten  und  ver- 
zichte auf  eine  unsachliche  Diskussion,  die  ich 
als  nicht  angebracht  erachte.  Ich  überlasse  es 
den  sich  für  die  Sache  interessierenden  Lesern, 
die  Bäder  im  Dauerbetrieb  zu  prüfen  und  sich 
ein  Urteil  zu  bilden. 

Elektrochem.  Lab.  d.  Fa.  Wilh.  Pfanhauser, 
Wien. 
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REFERATE. 


Eine  neue  Primär- Batterie.  (The  Klectro-Chemist 
& Metallurgist.  VIII.  1902.} 

Die  »Socidte  d’Ettide  des  Piles  Klcctrique.s 
lut  vor  kurzem  auf  eine  I’rimär-Batterie  ein 


durch  eine  einzelne  Zelle,  Fig.  31  die  Ansicht 
des  einen  Satzes  der  Elektroden  und  Fig.  12 
eine  allgemeine  Anordnung  einer  Batierieanlage. 
Die  Konstruktion  der  Zelle  ist  etwas  kompliziert  ; 
die  negativen  Platten  bestehen  aus  Zink,  die 
mit  Pergamentpapier  D umwickelt  sind,  auf  dem 
sich  eine  Asbestschicht  E befindet,  deren  oberste 
Enden  durch  einen  Celluloidfalz  e zusammen- 


Patent erhalten,  in  welcher  vorzugsweise  erhitzte 
komprimierte  I.uft  als  depolarisierendes  Agens 
verwendet  wird.  Fig.  30  zeigt  einen  Schnitt 


gehalten  werden.  Der  positive  Pol  besteht  aus 
zwei  Beuteln  aus  Kupferdrahtnetz,  von  denen 
der  innere  A aus  engmaschigem,  der  äussere 
C aus  weitmaschigem  Drahtnetz  besteht.  Beide 
Netze  werden  durch  einen  Metallrahmen  c ge- 
spannt. Ein  Rohr  B führt  die  komprimierte 
I.uft  nach  der  Unterseite  der  innerhalb  des 
Beutels  A befindlichen  Elektrode.  —hl. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Formationsverfahren  für  positive  Polelek- 
troden elektrischer  Sammler  ohne  Pastung. 

— Sächsische  Akkumulatoren  werke,  Aktien- 
Gesellschaft  in  Üresden.-A.  — D.  K.  P.  No.  124787. 

Die  Bleiplatten  werden  in  bekannter  Weise  als 
Anoden  in  verdünnter  Schwefelsäure  der  Wirkung  des 
elektrischen  Stromes  bis  zur  Bildung  einer  Bleisuper- 
oxydschicht  unterwürfen,  darauf  ausgewaschen  und  so- 
dann in  ein  Waoserbnd  getaucht,  dos  mit  etwa 
Volumenprozent  Salpetersäure  ungesäuert  ist.  Hierin 
werden  sie  so  lange  belassen,  bis  die  bisherige  braune 
Färbong  der  Matte  einer  grauen  gewichen  ist.  Darauf 
werden  sie  in  fliessendein  Wasser  sorgfältig  gewaschen 
and  von  neuem  als  Anoden  der  Wirkung  des  elek- 
trischen  Stromes  in  verdünnter  Schwefelsäure  ausgesetzt, 
bis  sie  wiederum  eine  braune  Färbung  angenommen 
haben.  Die  Formierung  in  verdünnter  Schwefelsäure 
and  das  Eintauchen  in  ein  mit  Salpetersäure  ungesäuertes 
Wasserbad  wechseln  ab,  bis  die  Bleiplatte  die  gewünschte 
Kspasität  besitzt. 

Elektrodenfassung  für  die  Stromzu-  und 
ableltung  bet  elektrischen  Oefen.  — Kamon 
Chavarria  Contardoin  Sevres.  — L).  K,  I\  No.  124788. 

Die  Kohlenelektrode  c ist  von  einem  aus  einzelnen 


Segmentstücken  t bestehenden  Metallzylinder  umgeben. 
Die  SegmentstUcke  e werden  durch  Ringe  b mit  Druck- 
schrauben v gegen  die  Elektrode  gedrückt.  Die  Oeflfnung 


Für-  33- 


in  der  Ofenwand  / ist  durch  eine  mit  Wasserkühlung 
versehene  Muffe  /,  welche  das  Elektrodenende  umgiebt, 
abgedichtet. 
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Verfahren  und  Apparat  zur  Bildung  von  elek- 
trischen Metallniedersehl&gen.  — Shcrard 
Osborn  Cowper-Coles  in  Westminster,  Engl.  — 
D.  R.  P.  No.  124908. 

Die  zum  Aufnehmen  des  Niederschlages  dienende 
Kathode  wird  während  der  Niederschlagbildung  mit 
so  grosser  Geschwindigkeit  in  Drehung  versetzt,  das* 
infolge  der  zwischen  dem  niedergeschlagenen  Metall 
und  dem  Elektrolyten  entstehenden  Reibung  ein  be- 
sonderes Glätten  oder  Polieren  des  Niederschlages  über- 
flüssig gemacht  wird. 

Verfahren  zur  Verbesserung:  der  Strom- 
erzeugung bei  Erdelementen.  — Emil  Jahr  in 
Berlin.  — D.  R.  P.  No.  124979. 

Die  positive  Polelektrode  bei  Erdelementen,  deren 
Elektroden  getrennt  von  einander  im  Erdreich  liegen, 
wird  mit  einem  flüssigen  oder  breiigen  Depolarisator 
umgeben  und,  mit  diesem  durch  eine  poröse  Hülle  zu 
einem  Ganzen  vereinigt,  in  das  Erdreich  versenkt. 


Verfahren  zur  Reinigung  von  WAssern  be- 
liebiger Art  durch  unlösllehe  Manganate.  — 

Jules  Henri  I.avo  Nay  und  Gustuve  Eugene  Bourgoin 
in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  124986. 

Das  Ver fahren  besteht  io  der  Behandlung  der  un- 
reinen Wässer  mit  unlöslichen  Manganaten,  insbesondere 
mit  den  Manganaten  der  Erdalkalimetalle,  unter  Mit- 
wirkung des  elektrischen  Stromes.  Diese  Behandlung 
ruft  eine  sehr  energische  oxydierende  Wirkung  hervor, 
welche  die  Zerstörung  der  Krankheitserreger,  Mikroben 
u.  s.  w.,  sowie  der  organischen  Stoffe  zur  Folge  hat. 

Ausserdem  hat  das  Verfahren  noch  den  Vorteil, 
dass  die  Manganate,  im  besonderen  Cab  iummanganat, 
welche  dem  Wasser  in  fein  gepulvertem  Zustande  bei- 
gemengt werden,  nur  während  der  Zuleitung  des 
Stromes  oxydierend  wirken,  im  übrigen  aber  ungelöst 
bleiben  und  deshalb  leicht  wieder  aus  dem  Wasser 
entfernt  werden  können.  Dos  so  mit  Sauerstoff  ge- 
sättigte Wasser  hält  sich  lange  Zeit  hindurch  in  reinem 
Zustande. 


ALLGEMEINES. 


Eine  Glelchstrommasehlne  für  25000  Volt. 

Die  schweizerische  Firma  Thury  hat  eine  Gleichstrom- 
maschinc  mit  einer  Spannung  von  25000  Volt  gebaut 
zur  Messung  der  Isolation  der  Leitung  zwischen  Saint 
Maurice  und  I^ausanne.  Die  Maschine  ist  zweipolig, 
üusserüch  einem  Wechselstrom-Generator  ähnlich.  Das 
Magnetfeld  rotiert  im  Inneren  eines  ruhenden  lamellierten 
Ringes,  welcher  die  Ankcrwickclung  trägt.  Dieselbe  ist 
in  48  Nuten  verlegt,  jede  Nut  enthält  500  Windungen 
aus  einem  mit  Seide  isolierten  0,5  mm  Draht.  Der 
Widerstand  des  Ankers  während  des  Ganges  der 
Maschine  beträgt  700  Ohm.  Der  Anker  hat  eine  Bohrung 
von  580  mm;  seine  normale  Belastung  ist  I Ampere. 
Der  Kollektor  besteht  aus  96  durch  Luft  isolierte 
Lamellen  und  ist  sclbsverslindlich  ruhend,  wogegen 
zwei  Metallbürsten  im  Inneren  desselben  zum  Zwecke 
der  Stromentnahme  rotieren.  Damit  bei  der  Höhe  der 
Spannung  zwischen  den  Lamellen  (im  Mittel  500  Volt) 
durch  die  Bildung  von  Funken  kein  Lichtbogen  zwischen 
denselben  stehen  bleibt,  wird  in  der  Weise  Vorsorge 
getroffen,  dsss  auf  die  Bürsten  ans  xwei  Düsen  ein 
kräftiger  Luftstrahl  aus  einem  Gebläse  geführt  wird. 
Das  Ausblasen  der  Funken  wird  bei  1 Ampere  Be- 
lastung besonders  dringend.  Die  Maschine  erhält  den 
Erregerstrom  von  einer  mit  ihr  gekuppelten  Dynamo, 
welche  bei  600  Touren  imstande  ist,  14  Ampere  bei 
80  Volt  zu  geben.  Es  genügen  indessen  für  die  Er- 
regung rur  Erzeugung  von  25000  Volt  Spannung  nur 
8 Ampere. 

Um  Glas  und  Porzellan  auf  elektrischem 
Wege  ZU  ätzen,  verwendet  man  den  elektrischen 
Strom  mit  einer  Spannung  von  100 — lio  Volt.  Das 
su  ätzende  Glas  oder  Porzellan  wird  in  eine  die 
Elektrizität  leitende  Flüssigkeit  (Salpeterlösung}  cin- 
getuueht,  in  welcher  sich  auch  eine  Mctallplattc  von 


grosser  Oberfläche  befindet.  Wird  nun  diese  zur  Anode 
gemacht,  also  mit  dem  positiven  Pol  einer  Batterie  oder 
Dynamomaschine  leitend  verbanden,  während  man  als 
Kathode  einen  zugespitzten,  mit  Ausnahme  der  äussersten 
Spitze  mit  einer  isolierenden  Schutzhülle  versehenen 
Platiustab  verwendet,  so  kann  man  durch  Bewegung 
desselben  in  der  Nähe  des  zu  ätzenden  Gegenstandes 
auf  diesem  beliebige  Aetzfigurcn  erzeugen.  Diese 
erscheinen  bei  rascher  Bewegung  des  Plattinstiftes  matt- 
geätzt, bei  langsamer  Führung  hingegen  als  vertiefte 
Furchen.  Ebene  Platten  werden  in  flache  Schalen  ge- 
legt, gewölbte  in  tiefe  Gefäzse,  mit  der  zu  ätzenden 
Fläche  nach  oben.  Dieses  Verfahren  verdient  heute, 
wo  selbst  die  kleinsten  Betriebe  mit  Flcklrixität  ver- 
sehen werden  können,  entschieden  die  Beachtung  der 
beteiligten  Kreise. 

ist  der  Beruf  des  Rechtsanwalts  mit  dem 
des  Patentanwalts  vereinbar?  Diese  Frage  ist  in 
juristischen  Kreisen  neuerdings  lebhaft  erörtert  worden. 
Der  Vorstand  der  Berliner  Anwallskammer  hat  die 
Frage  verneint  und  erklärt,  dass  ein  Rechtsanwalt,  der 
sich  in  die  Liste  der  Patentanwälte  eintragen  lasse, 
disziplinarisch  zur  Verantwortung  zu  sieben  sei.  Dieser 
Standpunkt  ist  besonders  von  dem  bisherigen  Vor- 
sitzenden der  Kammer,  Geheimen  Justizrath  Lesse,  in 
der  aDtsch.  Juristenstg.«  vertreten  worden.  Den  ent- 
gegengesetzten Standpunkt  sucht  Rechtsanwalt  Dr. 
Richard  Alcxander-Katz  in  einer  bei  Otto  Liebmann 
erschienenen  Schrift  :» Rechtsanwaltschaft  und  Patent- 
nnwaltschaftc  zu  begründen.  Wie  wir  hören,  hat  in- 
dessen das  Patentamt  die  beantragte  Eintragung  des 
Verfassers  in  die  Liste  der  Patentanwälte  aus  denselben 
Gründen,  die  der  Vorstand  der  Anwaliskammer  gellend 
macht,  abgelehnt  und  die  Unvereinbarkeit  beider  Berufe 
mit  einander  ausgesprochen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Blücher,  H.,  Chemiker.  Auskunftsbueh  für  die 
Chemtsehe  Industrie.  I.  Jahrgang.  1902.  Witten- 
berg. R.  Herrosi's  Verlag  (R.  Herrosl).  Preis 
geb.  M.  4,—. 

Seinem  Zwecke  entsprechend  berücksichtigt  das 
Buch,  nach  grossen  Schlagwortgruppen  geordnet,  alle 


für  die  chemische  Industrie  sowie  für  den  praktischen 
Gebrauch  im  chemischen  Laboratorium  wichtigeren  Stoffe 
und  Produkte,  weiter  die  Materialien  zu  ihrer  Erzeugung, 
dann  die  Fabrikationsmaschlnen  und  -Apparate,  Unter- 
suchungsinstrumente, Gerätschaften  u.  s.  w. 

Bei  den  einzelnen  Artikeln  sind,  soweit  thnnlich. 
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Hie  Formeln,  Atom-  bnv.  Molekulargewichte,  die 
wichtigen  und  flblichen  Darstellungsmcthoden  mit  den 
Reaktionsgleichungen,  apez.  Gewichte,  Schmelz*  und 
Siedepunkte,  Lösungskoeffizienten,  thermo-  und  elektro- 
chemische Daten,  tabelUrische  Ucbersichten  u.  «.  w.  »er* 
zeichnet  — alles  nach  Möglichkeit  dem  derzeitigen  Stande 
der  Technik  angepasst. 

/«rar  kann  das  Buch  »einem  Umfange  und  seiner 
ganzen  Tendenz  nach  nicht  dem  Spczialtechmker  Winke 
Nr  die  Fabrikation  seiner  Artikel  geben  wollen,  aber 
es  stellt  sich  die  Aufgabe,  da«  grosse  Gebiet  der  che- 
mischen Technik  soweit  tusammeozufassen,  dass  es  dem 
Nachschlagenden  ermöglicht,  sich  Uber  alle  Ihm  selbst 
ferner  stehenden  Spezialgebiete  zu  informieren  und  das 
iu  rekapitulieren,  was  dem  Chemiker  sonst  bei  der 
Mannigfaltigkeit  der  Eintelzweigc  seiner  Wissenschaft 
garnicht  gegenwärtig  bleiben  kann;  letzteres  gilt  be- 
sonder« auch  von  Neuerungen,  die  berflekaichtigl  wurden, 
soweit  sie  sich  praktisch  bewährt  haben  und  soweit  zu- 
verlässige Angaben  darüber  zu  erhalten  waren. 

Friedrich  Stroebe  Wie  gewinnt  man  ffutes 
Trink  Wasser?  Ein  Beitrag  zur  Wasserversorgung*- 
frage  unter  Hinweis  auf  den  Einfluss  der  Schwemm- 
kanalisation  auf  die  Beschaffenheit  der  FiUase.  Mit 
29  Abbildungen  im  Text  und  8 Vollbildern.  Karl« 
ruhe,  Müller'scbr  Hofhuchhandlung  1901.  Preis 
broschiert  M.  2,80. 

Die  vorliegende  Monographie  behandelt  zunächst 
in  einer  äusserst  interessanten  historischen  Einleitung 
die  Verhältnisse  der  Wasser  - Versorgung  bet  den 
Völkern  des  Altertums  und  unterzieht  dann  die  Methoden 
der  Gewinnung  und  Reinigung  des  Wassers,  sowie  die 
seiner  Stauung  einer  eingehenden  Besprechung.  Hieran 
schlietsen  sich  Beschreibungen  von  Wasserwerken.  Er- 


örterungen über  die  Entwicklung  der  öffentlichen  Wasser- 
versorgung und  die  Art  derselben  bei  einzelnen  Ge- 
meinden. Autotypien  von  ganz  hervorragender  Voll- 
kommenheit und  zahlreiche  sonstige  Abbildungen  vieren 
das  prachtvoll  ausgestattete,  verdienstvolle  Werk,  de«scn 
Reinertrag  für  wohlthätige  /wecke  bestimmt  ist. 

Kalender  für  Elektrotechniker.  Herausgegei.cn 
von  K.  Uppen  hör  n,  Stadtbaurat  in  München.  19.  Jahr- 
gang 1902.  In  zwei  Teilen,  von  denen  einer  in  Leder 
gebunden.  Druck  und  Verlag  von  R.  Oldenbourg, 
München  und  Berlin.  Preis  für  beide  Teile  zusammen 

M 5.“ 

Wir  haben  bereits  früher  des  öfteren  Gelegenheit 
gehabt,  empfehlend  auf  die  vielen  Vorzüge  dieses 
Kalentiers  hinzuweisen  und  wollen  nicht  verfehlen, 
unsere  Leser  von  deui  Erscheinen  der  neuen  Auflage 
in  Kenntnis  zu  setzen. 

Waffemann,  Adolf,  Ingenieur.  Künstliches  Gold! 

Entdeckung  eines  auf  Grund  neuerer  wissenschaft- 
licher Anschauungen  beruhenden  Verfahren»  zur  Um- 
wandlung der  Stoffe.  Kür  jedermann  verständlich 
dargestellt.  Stuttgart,  Sch  w ubach  er  '»ehre  Verlags- 
buchhandlung. Preis  M.  1,50. 

Edition  „Selentia“.  Expose  et  Däveloppement 
des  questlons  soicntlflques  ä l'ordre  du  Jour. 

Paris.  C.  Naud.  Kditcur.  Preis  pro  Hand  2 Frcs. 
Neu  erschienen: 

l.emoinc,  E.,  Geom*trographic. 

Raoult,  F.  M.,  Cryoscopie. 

Barbarin,  P,  La  GtemRrie  non  cnclidienne. 
Neculcea,  K„  Lc  Phenomrne  de  Kerr. 
Andoyer,  Throne  de  la  Lunc. 

J.  Mac*  de  LCpinay.  Frang«  d'intert*rence. 


GESCHÄFTLICHES 


Alumlnlum-lndustrie-Aktlengesellschaft  ln 

Neuhausen.  Aus  dem  Geschäftsbericht  des  Vorstände* 
für  das  Jahr  1901  entnehmen  wir  folgende  Mitteilungen 
Der  Beginn  des  verflossenen  Geschäftsjahre«  «tand  unter 
dem  /eichen  der  allgemeinen  Ungunst  der  Verhältnisse. 
Hierzu  kam  noch,  da««  infolge  des  sich  immer  mehr 
verschärfenden  Wettbewerbs  der  amerikanischen  und 
französischen  Aluminiumwerke  die  Preise  nach  und  nach 
aaf  das  niedrigste  Niveau  gedrückt  wurden.  Nur  die 
grosse,  mit  Hilfe  der  rationellsten  Fahrikseinnchiungcn 
erxielte  Produktion  der  Gesellschaft,  verbunden  mit  der 
Sorge  um  die  Erzielung  von  Ersparnissen  bei  allen 
Ausgaben,  gestattete  es,  bei  diesen  Preisen  nutzbringend 
za  arbeiten.  Bei  dieser  Sachlage  schien  es  geboten, 
einer  wiederholt  an  den  Vorstand  herungetretenen  An- 
regung, betreffend  die  Herbeiführung  einer  Verständigung 
unter  den  Aluminiumwerken  Folge  tu  geben.  Die  be- 
züglichen Verhandlungen  führten  im  Juli  1901  zu  einem 
vorläufigen  Abkommen,  welches  im  Novcmbr  1901  zu 
einer  festen  Vereinigung  sämtlicher  bestehenden 
Aluminium  werke  ausgestaltrt  wurde.  Der  /weck  dieser 
Vereinigung  Ist  keineswegs  durch  Preiserhöhung  einen 
momentanen  Vorteil  zu  erzielen,  sondern  die  vereinigten 
Werke  haben  als  ersten  Grundsatz  festgelegt,  die  Ver- 
kaufspreise in  niedrigsten  Grenzen  zu  halten,  um  der 
Verwendung  des  Aluminiums  immer  weitere  Gebiete  zu 
eröffnen.  Acholich  lagen  die  Verlilltmsse  auf  dem 
Calciumcmrbidmarkte,  und  auch  hier  wurde  durch 
Gründung  einer  Vereinigung  die  Preisregelung  auf 
einer  die  Forderung  (!)  der  Acetyleniadustrie  berück- 
sichtigenden Grundlage  erzielt.  Die  Beschäftigung  der 


Werke  während  de»  Jahre»  1901  war  eine  gute,  e» 
konnte  daher,  ungeachtet  der,  wie  erwähnt,  su  Anfang 
des  Berichtsjahre!  herrschenden  ungünstigen  Verhältnisse, 
ein  Betriebsgewinn  von  2036617  Fr.  (29c»  1031785  Fr.) 
erzielt  werden.  Es  wird  banirngt,  aus  dcmGewinnergebnia 
zunächst  dem  Reservefonds  einen  Betrag  von  66345  Fr. 
zuzuweisen,  sodann  die  Verteilung  einer  Dividende  *on 
13  pCt.  mit  65  Fr.  auf  die  Aktien  ä tooo  Fr.  und 
195  Fr.  auf  die  Aktien  ä 3000  Fr.  zu  bschliessen. 
Nach  Auskebrung  der  Statut-  und  vcrtragsmäsaigen 
Tantiemen  und  eines  Betrage*  von  50000  Fr.  für 
f Gratifikationen  und  Unterstützungen  ist  der  Reat  de* 
Gewinnes  mit  78569  Mk.  auf  dir  Rechnung  des 
Jahres  1902  vorzotragen. 

Elektrische  Bleicherei.  Der  neuen  Preisliste 
der  Fabrik  elektrischer  Bleu  hmpparate  in  Pfronten 
f Bayern  haben  wir  nachstehende  1 «-merkenswerte  An- 
gaben Uber  diese  neuartigen  Einrichtungen  rar  elektro- 
lytischen /ersct.ung  von  Salzlösungen  und  l'ebrfühning 
derselbn  in  Blcichflüsaigkeittn  entnommen.  — Bei 
to  Ampere  Stromverbrauch  und  100  Volt  Spannung 
produziert  eia  Apparat  dessen  Preis  mit  2500  Mk.  an- 
geführt tat)  1 Kilogramm  Hletch«  hkzr  pro  Stunde  und 
verzehrt  dsbei  6 Kilogramm  Salz.  (Im  Chlorkalk  macht 
da*  Bleicht  hlor  ca  rin  Drittel  des  Totalgewichts  aas, 
*< "Ins*  also  da»  doppelte  Gewicht  Salz  genügt,  eine 
bestimmte  < hlorkaJkmrngc  zu  ersetzen.  I*mnach 
scheinen  diese  Apparate  recht  Ökonomisch  <u  »ein.  als 
auch  gegen  Prämien  Zahlung  (4  6 pU’t.l  die  Garantie 

für  konstante  I eistuagdahigkeit  auf  10  Jahre  und 
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länger  von  der  Fabrik  übernommen  wird.  Elcktroden- 
Materia!:  Platin-Iridium.  Dadurch,  dass  die  Salzlösung 
in  Form  dünner  Flüssigkeitsfäden  der  senetzenden 


Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzt  wird,  soll  ein  be- 
sonders weitgehender  Zersetzu  ngsgntd  sowie  höchster 
Nutzeffekt  erreicht  werden. 


PATENT  -ÜBERSICHT 

/usnminengestcllt  vom  Patent-  und  Technischen  Bttrcau  E.  Dalckow,  Berlin  NW.,  Marien-Stmsse  17. 


Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  g.  H.  30068.  Verfahren  zum  Herstellen  licht- 
empfindlicher Selenzellen.  Otto  Bronk,  Berlin, 
Chnusseestr.  3. 

Kl.  21  f.  B.  29311.  Verfahren  sur  Herstellung  von 
elektrischen  Glüh-,  Heiz-  und  Widerstandskörpern 
aus  Leitern  zweiter  Klasse.  Wilhelm  Boehm, 
Berlin,  Rathenowerstr.  74. 

Kl.  48a.  M.  20  137.  Verfahren  zum  elektrolytischen 
Niederschlagen  und  gleichzeitigen  Verdichten  von 
Zink.  Dr.  Ludwig  Mond,  London. 

Kl.  I2i.  M.  20821.  Vorrichtung  znr  elektrolytischen 
Gewinnung  von  Brom  aus  bromhaltigen  Endlaugen. 
Dr.  F.  Me  lins,  Königslutter. 

Kl.  2 1 f . B.  28946.  Verfahren  zur  Herstellung  höchst 
hitzebeständiger  Kohlekörper  oder  Kohle  enthaltender 
Körper.  Wilhelm  Boehm,  Berlin,  Rathenowerstr.  74. 

Kl.  40a.  J.  5967.  Amalganiervorrichtung  mit  rotieren- 
den Tellern  bezw.  Schalen  zum  Schleudern  des  mit 
Quecksilber  und  Wasser  gemischten  Arbeitsgutes. 
Thomas  Rowland  Jordan,  New  York. 

Kl.  48a.  B.  29  735.  Vorrichtung  zum  Heben  und 
Senken  der  Kathoden  zwecks  Verdichtung  der  sich 
bei  der  Elektrolyse  bildenden  Niederschläge  zwischen 
zwei  Presswalzen.  Anson  Gardner  Betts,  Lansing- 
burgb,  V.  St.  A. 

Kl.  I2q.  E.  7664.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  tetraalkylierter  Diamidobenzhydrole.  Dr. 
Ferdinand  Escherich  und  Dr.  Martin  Moest, 
München,  Elvirastr.  4- 

Kl.  !2q.  E.  8316.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung tetraalkylierter  Diamidobenzhydrole.  Dr. 
Ferdinand  Escherich  und  Dr.  Martin  Moest, 
München,  Elvirastr.  4. 

Kl.  2tc.  R.  16439.  Durch  Liehteinwirkung  mittels 
lichtempfindlicher  Zelle  und  Relais  in  Thätigkeit  ge- 
setztes elektromagnetisches  Ahschlussorgan  für  Gas- 
oder elektrischen  Strom.  Emil  Klebert,  Eckcrtstr.lt, 
und  Ernst  Ruhm  er,  Friedrich&tr.  248,  Berlin. 

Kl.  1 2 i.  N.  5787.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Chloraten.  The  National  Klectrolytic 
Company,  Niagara  Falls,  V.  Sl.  A. 

Kl.  21b.  B.  29853.  Positive  Polelektrodc.  A.  F.  Beyer, 
Paris. 

Kl.  2 1 f.  S.  14565.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Masse  für  elektrische  Glühfäden  für  Vakuumlampen. 
Siemens  & Ilalske,  Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  2 1 f.  S.  15602.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Masse  für  elektrische  Glühfäden  für  Vakuumlampen; 
Zus.  t.  Anm.  S.  14565.  Siemens  & Halske, 
Akl.-Ges..  Berlin. 

Kl.  12  h.  C.  9991.  PoAise  Körper,  insbesondere  für 
elektrolytische  Zwecke.  Charles  Co  mb  es  und 
Alexandre  Bigot,  Paris. 

KJ.  12  b.  M.  20249.  Gemischte  Elektrode  für  die 

Elektrolyse.  H.  Müller,  Aachen,  Christ?«  18. 

Kl.  21b.  P.  12496.  Elektrode  für  Primär-  wie 

Sekundärclemente  aus  einzelnen  mit  den  Flachseiten 
dicht  übereinander  liegenden,  ebenen  Metallstreifen. 
Ludovic  Peyrat,  Paris. 
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Kl.  21b.  132924.  Thermo-elekirische  Batterie,  Leon 

Bcnier,  Paris. 

Kl.  2 1 c.  132813.  Verfahren  sur  Isolierung  elektrischer 
Leiter.  Clinton  Edgar  Woods,  Chicago. 

Kl.  2 1 f . 132967.  Verfahren  zur  Herstellung  luft- 
beständiger  Carbidelektroden  für  Bogenlampen.  Dr. 
Herman  J.  Kcyzer,  Amsterdam. 

Kl.  1 2 1.  133186.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Aetzalkalien  auf  elektrolytischem  Wege.  Andre 
Broch  et  und  Georges  Ranson,  Paris. 

Kl.  2 ic.  133  190.  Elektrischer  Widerstand  mit  pulver- 
förmiger Widerstandsmaasc.  Robert  Hopfel  t, 
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Kl.  21  f.  133220.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
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Amsterdam. 

Kl.  21  f 133222.  Nernstlampe,  bei  welcher  der  in 
einer  luftleeren  Birne  befindliche,  aus  Leitern  zweiter 
Klasse  bestehende  hohle  Leuchtkörper  einen  oder 
mehrere  Leiter  erster  Klasse  umschliesst.  Joh. 
Jacob  Knecht,  Chemnitz  i.  S.,  Kastnnienstr.  39. 

Kl.  2 1 f . 133260.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Heiz- 
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und  Charles  Murray  Beebc,  Pittsburg. 
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Kl.  12  k.  133  457-  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Hydroxylamin.  C.  F.  Boehrtnger  a. 
Söhne,  Waldhof-Mannheim. 

KI.  I2n.  *33  379-  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Bleisuperoxyd:  Zus.  z.  Pat.  124  512. 
Chemische  Fabrik  G riesheim  - Electron,  Frank- 
furt a.  M. 

Kl.  40a.  *33  495-  Verfahren  zur  Vorwärmung  der 

Beschickung  elektrischer  Qefcn.  A.  Minet,  Paris, 
und  Dr.  A.  Neuburger,  Berlin,  Courbiirestr.  4. 

Kl.  48a.  133350.  Aus  einzelnen  Lamellen  bestehende 

Anode.  Maurice  d'Andrimont,  Lüttich. 

Kl.  48a.  *33351.  Verfahren  zur  Vorbereitung  von 
Aluminiumgegenständen  für  die  galvanische  Plattierung. 
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Kl.  2 1 f.  *33  701.  Lenchtkörper  für  elektrisches  Glüh- 
licht. Eberhard  Sander,  Berlin,  Friedrlchstr.  41. 
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Arbeitsstücken  im  elektrolytischen  Bade.  Zus.  z.  Pat. 
*3<>  947- 

Kl.  21h.  *33  592-  Verfahren  sum  Grnphitisieren  von 

Kohlenelcktroden.  International  Acheson 
Graphite  Co.,  Niagara  Falls,  V.  St.  A. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21  c.  175742.  Isolierrohr  für  elektrische  I-eituugen. 
mit  biegsamem  Metallmantel.  Gerhard  Bermann* 
Rixdorf,  Bergslr.  55/56.  B.  19260. 
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umgebenden  äusseren  Sparer.  Gebr.  Siemens  & Co., 
Charlotienburg.  S.  8258. 
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ZUR  FRAGE  DRE  LEBENSDAUER  UND  DES  GEWICHTES 
DER  AKKUMULATOREN. 

Von  Dr.  J.  Rabinomicz,  Oberröslau. 


Seitdem  der  Akkumulator  in  der  Praxis 
Hingang  gefunden  hat,  geht  das  Bestreben 
der  interessierten  Kreise  dahin,  möglichst 
leichte  Akkumulatoren  von  langer  Lebens- 
dauer herzustellen;  doch  erst  in  jüngster  Zeit 
scheint  das  Problem  durch  die  Erfindung 
Hdisons,  Nickeloxyd  bezw.  Nickelsupcroxyd 
zu  Akkumnlationszwecken  zu  verwenden,  von 
Erfolg  gekrönt  worden  zu  sein.  Die  Wege, 
welche  eingeschlagen  wurden,  um  das  Ge- 
wicht der  Sammler  zu  verringern,  bestanden 
einerseits  darin,  die  Träger  der  aktiven  Masse 
in  den  jetzt  gebräuchlichen  Bleiakkumulatoren 
möglichst  schwach  zu  halten  bezw.  wegzu- 
lassen oder  aus  spezifisch  leichten  elektrisch 
unwirksamen  Substanzen,  z.  B.  Glas,  Hart- 
gummi etc.  herzustellen,  andererseits  auch 
für  die  aktive  Masse  selbst  Verbindungen  zu 
wählen  von  Metallen,  die  ein  geringeres 
spezifisches  Gewicht  alsBlei  besitzen.  Während 
der  B lei akkumulator  Schwefelsäure  zum 
Elektrolyt  besitzt,  finden  für  letztere  Art 
Akkumulatoren  im  allgemeinen  alkali- 
sche Elektrolyte  Verwendung,  in  wel- 
chen die  Oxydverbindungen  fast  sämt- 
licher Metalle  unlöslich  sind.  Bereits 
im  Jahre  1881  hat  J.  Rousse  eine  Reihe  Zu- 
sammenstellungen beschrieben,  die  brauch- 


bare leichte  Akkumulatoren  abgeben,  und 
von  denen  ein  Teil  die  Erscheinung  der 
Okklusion,  ein  anderer  die  der  chemischen 
Verwandtschaft  zur  Aufspeicherung  der 
Energie  verwendet.  Es  seien  nun  einige 
der  von  ihm  verwendeten  Platten  auf  ihre 
Kapazität  pro  t kg  Platte  einer  Berechnung 
unterworfen. 

Rousse  untersuchte  zunächst  die  Ver- 
wendung des  Paladiums  zur  Herstellung 
einer  negativen  Platte,  wobei  als  positive 
Platte  eine  oxydierte  Bleiplatte  diente. 

Paladium  (Pd)  absorbiert  ca.  sein 
looofaches  Volumen  WasserstofTgas  (H)  vom 
spezifischen  Gewicht  0.0000896. 

1 ebem  absorbiert  daher  0,0896  g H. 
Per  Amperestunde  werden  ausgeschieden 

0.037  g H. 

Es  genügt  also  1 ebem  Pd,  um  den  H 
für  2,4  Ampcrcstunden  zu  okkludieren,  bezw. 
bei  einer  Spannung  von  2 Volt,  und  unter 
Voraussetzung  eines  spezifischen  Gewichts 
des  Pd  von  12  genügen  12  g Pd  für 
4,8  Wattstunden.  Eine  ähnliche  Berechnung 
ergiebt,  dass  Platin  (Pt),  welches  sein 
looofaches  Volumen  Sauerstoff  absorbiert 
und  das  spezifische  Gewicht  21  besitzt,  um 
den  durch  2,4  Ampcrestunden  ausgeschiedenen 
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Sauerstoff  zu  okkludieren,  in  einer  Menge  von 
ca.  25  g vorhanden  sein  muss.  Als  zweite 
Zusammenstellung  benutzte  Rousse  Kisen 
(Fe),  welches  in  der  Gegenwart  von  Alkalien 
mehr  als  das  200  fache  seines  Volumens 
Wasserstoff  okkludiert,  bei  einem  spezifischen 
Gewicht  von  7,8. 

I cbcm  Fe  absorbiert  daher  0,0177  g 
H.  Es  genügen  also  16  g Fe  für  1 Amperc- 
stundc  bezw.  für  2 Wattstunden. 

Rechnet  man  hierzu  noch  10  g positive 
Pt-Platte,  so  ergiebt  26  g Plattengewicht  eine 
Okklusion  von  2 Wattstunden. 

I kg  Plattengewicht  = 80  Wattstunden 
und  I kg  Akkumulatorengewicht  = 40  Watt- 
stunden. Zu  ähnlichen  Resultaten  führt  die 
Berechnung  für  die  Okklusionen  der  weiter 
unten  verzeichneten  Metalle,  deren  spezifisches 
Gewicht  kleiner  als  Blei  ist. 

Um  uns  das  Wesen  der  Okklusion  klar 
zu  machen,  stellen  wir  folgende  Betrach- 
tungen an. 

Bekanntlich  ziehen  sich  2 Körper  an  mit 
einer  Kraft,  die  direkt  proportional  ist  ihren 
Massen  und  umgekehrt  proportional  dem 
Quadrate  ihrer  Entfernungen,  gleichgültig  wie 
gross  besw.  klein  die  Massen  sind  und  wie 
entfernt  bezw.  wie  nahe  sich  die  Massen  an 
einander  befinden.  Offenbar  wird  dieser  Satz 
auch  seine  Gültigkeit  nicht  verlieren  für  die 
kleinsten  Massen  eines  und  desselben  Körpers, 
welche  wir  Moleküle  nennen.  Wir  müssen  an- 
nehmen, dass  diese  Moleküle  nicht  direkt  an 
einander  liegen, sondern  durch  kleineZwischen- 
räume  getrennt  sind,  die  wir  als  intermole- 
kulare Zwischenräume  bezeichnen.  Dringen 
nun  H • Moleküle  in  die  intermolekularen 
Zwischenräume  der  Metalle  ein,  so  sind  die 
Anziehungskräfte  zwischen  den  H-Molekülen 
einerseits  und  den  Metallmolekülen  anderer- 
seits offenbar  grösser  als  die  Anziehungskraft 
zwischen  den  Metallmolekülen  unter  einander, 
und  zwar  stehen  die  Zahlen  in  umgekehrtem 
Quadratverhältnis  der  Entfernungen.  Die 
Grösse  der  Anziehungskräfte  der  Metallmole- 
küle  unter  einander  ergeben  uns  annähernd  die 
Zahlen  für  die  absoluten  Festigkeiten  der 
Metalle.  Wir  können  daher  schliessen,  dass 
die  Kräfte,  mit  denen  der  H angezogen  wird, 
genügen,  um  ihn  in  flüssiger  Form  im  Metall 
enthalten  sein  zu  lassen.  Wird  nun  ein  Teil 
dieses  Wasserstoffes  wieder  zuWasser  oxydiert, 
so  entsteht  Wärme,  die  den  noch  Testieren- 
den flüssigen  Wasserstoff  über  seine  kritische 
Temperatur  bringt,  wodurch  die  Metallmole- 
küle von  einander  getrennt  werden  und  der 
Verfall  der  Elektroden  herbeigeführt  wird. 
Ebenso  führen  diese  Betrachtungen  zu  dem 
Schlüsse,  dass  es,  um  die  Okklusion  durch 


das  ganze  Metall  eine  gleichmässige  und  nicht 
nur  eine  oberflächliche  sein  zu  lassen,  prak- 
tisch wichtig  ist,  das  Eindringen  der  H-Mole- 
küle  zu  erleichtern,  indem  die  Entfernung  der 
Metallmoleküle  von  einander  vergrössert  wird, 
d.  h.  indem  eine  Pulsverisierung  der  Metalle 
stattfindet.  In  der  That  ist  es  ja  auch  be- 
kannt, dass  Platin  als  Schwamm  eine  grössere 
Menge  Gase  absorbiert  wie  in  fester  Form. 

Ueberstreichen  wir  eine  Palladiumplatte 
mit  Platinschwamm  und  machen  diese  Platte 
zum  negativen  Pol  einer  Zersetzungszelle,  so 
wird  sich  die  Platte  mit  der  porösen  Seite 
nach  aussen  biegen.  Um  also  eine  für 
Sammler  geeignete  aktive  Masse  zu  erhalten, 
wird  man  daher  die  Metalle,  trotzdem  sie 
bereits  in  Form  von  Blöcken,  Blechen  etc. 
Polarisationsbattericen  liefern,  am  besten  in 
Form  von  Pulver  wählen,  und  zwar  werden 
die  Resultate  um  so  günstiger  ausfallen,  je 
feiner  das  Pulver  ist.  Dementsprechend 
werden  auch  die’Methoden  der  Pulverisierung, 
die  ein  feineres  Korn  geben,  denjenigen,  die 
nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade  zerkleinern, 
vorzuziehen  sein. 

Betrachten  wir  die  Verteilung  der  Id- 
Moleküle  im  Paladiumblech,  so  ist  dieselbe 
am  dichtesten  an  den  den  positiven  Elektroden 
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Fig-  34- 


zugekehrten  Oberflächen  und  nimmt  nach 
dem  Innern  zu  ab,  wie  es  in  Fig.  34  an- 
gedcutet  wird,  wobei  die  jeweilige  Länge  von  a 
uns  die  Dichte  bezw.  die  Menge  H per  Ein- 
heit Paladium  angiebt.  Der  Schluss  der 
Ladung  wird  erreicht  sein,  wenn  die  Ober- 
flächcndichtc  derartig  geworden  ist,  dass  kein 
Wasserstoff  aufgenommen  wird. 


Ueberlassen  wir  nun  die  Platte  eine  Zeit 
lang  sich  selbst,  so  wird  sich  die  Verteilung 
ausglcichen  und  die  Lagerung  wird  wie  in 
Fig.  35  (schraffiert)  sein. 
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Da  nunmehr  die  Dichte  an  der  Ober- 
fläche etwas  abgenommen,  so  können  wir 
noch  mehr  Wasserstoff  einfüllcn  und  so  die 
Kapazität  erhöhen,  Es  wird  also  den  An- 
schein haben,  als  ob  sich  die  l’lattc  durch 
das  Stehen  etwas  entladen  hatte, 

4 + 


Heim  Knde  der  Entladung  wird  die 
Dichtigkeit  der  1 1 Moleküllagen  die  in  F'ig.  36 
angegebene  Form  haben.  Nach  einiger  Zeit 
der  Ruhe  werden  einige  Wasserstoff-Moleküle 
von  den  dichteren  Stellen  nach  den  weniger 
dichten  abfiiessen  und  die  Verteilung 
die  Fig  37  gezeichnete  Gestalt  annchmcn. 
Wir  können  also  wieder  Elektrizität  ent- 
nehmen. 


+ + 


37. 


Daher  ist  auch  die  Erscheinung  erklärlich, 
dass  die  Kapazität  mit  der  Zeit  der  Ent- 
ladung scheinbar  wächst,  da  bei  einer  lang- 
sanieren  Entnahme  auch  die  im  Inneren 
befindlichen  II  Moleküle  nachfliesscn  können. 
Hierbei  ist  es  ganz  gleichgültig,  aus  welchen 
Stoffen  die  l’latte  besteht.  Diese  Erschei- 
nungen sind  nur  abhängig  von  den  An- 
ziehungskräften der  Gastnolekule  unter  sich 
und  der  Metallmolekule  unter  sich  und  von 
der  gegenseitigen  Anziehung.  Hieraus  wird 
auch  klar,  warum  die  Metalle  in  fein  ver- 
teiltem Zustand  gleichmassigere  Ladungs- 
und  Entladungskurven  aufweisen  als  im 
kompakten  Zustand.  Die  Beweglichkeit  der 
Moleküle  ist  infolge  verminderter  Reibung 
zwischen  Gas-  und  Metallmolekulcn  eine 
grossere  geworden. 

Hei  dem  hohen  spezifischen  Gewicht 
des  Bleies  und  seiner  Verbindungen  liegt 


cs  nahe,  die  eine  der  beiden  Blatten  aus 
einem  anderen  Material  bestehen  zu  lassen, 
und  da  fast  sämtliche  übrigen  Metalle  und  ihre 
Verbindungen  spezifisch  leichter  sind  und  in 
Alkalien  unlöslich,  so  sind  auch  fast  sämt- 
liche mit  mehr  oder  weniger  Erfolg  ver- 
wendet worden.  Es  seien  die  spezifischen 
Gewichte  der  hier  in  Betracht  kommenden 
Metalle  sowie  ihie  jeweiligen  Verwendungen 
aufgc  fuhrt: 

Blei  11,3 

Kupier  8,y 

Nickel  8,9 

F.isen  7,8 

Zinn  7,3 

Zink  7,! 

Kohle  2,0 

Brauchbare  Zusammenstellungen  ergeben 
sich  zunächst  aus  den  gebräuchlichsten  Pri- 
märelementen,  die,  falls  deren  Prozess  um- 
kehrbar, wieder  aufgetullt  (geladen)  werden 
können.  So  findet  sich  die  Zusammen 
Stellung  des  Daniel-Elementes,  Kupfer-Zink, 
wieder,  bei  den  Akkumulatoren  von  Boett- 
cher,L)csmazures,Wadell-Entz,Schoop. 
In  dem  Akkumulator  von  Justus  Entz 
& Phillipps  ist  das  Zink  der  negativen 
Platte  durch  Eisen  in  Gemeinschaft  mit 
Zink  und  Nickel  ersetzt,  welch  ersteres  sich 
auch  im  Akkumulator  Lalande,  Muirhcad 
sowie  in  zwei  Zusammenstellungen  von 
J.  Rousse  vorfindet. 

Aus  dem  Lcclanchd -Element  ergaben 
sich  eine  Reihe  von  Zusammenstellungen 
von  Mangan  und  seinen  Oxyden  als  positive 
Platte  und  Zink  bezw.  Eisen  als  negative, 
z.  B.  in  den  Akkumulatoren  von  Bocttchcr 
und  Rousse.  Letzterer  benutzt  auch  eine 
Manganciscnplatte  als  positive  Elektrode. 
Kohle  und  Zink  (mit  und  ohne  Blei)  ver- 
wenden d'Arsonval,  Lunel  und  Laune. 
Eine  Reihe  anderer  Forscher  verwendet  für 
die  positive  Platte  Bleisuperoxyd  und  für 
die  negative  Zink  und  Zinn. 

Die  Verwendung  der  Nickelverbindung 
in  Akkumulatoren  in  Verbindung  mit  Zink 
wurden  zuerst  Krieger  & Michalowski 
geschlitzt,  von  welchen  der  erstere  eine  clek 
tromotorische  Kraft  der  Nickclverbindungcn 
von  1.82  erhielt. 

Den  grössten  Erfolg  scheint  jedoch 
Edison  mit  seinem  leichten  Akkumulator 
erreicht  zu  haben;  cm  definitives  Urteil  dar- 
über, ob  derselbe  sich  in  der  Praxis  bc 
wahrt,  durfte  sich  jedoch  erst  nach  längerem 
Gebrauch  stellen  lassen. 
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EINE  NEUE  LICHTEMPFINDLICHE  ZELLE. 


Von  Ernst 

Während  die  bisherigen  Selenzellen  eine 
flache  Form  hatten  und  in  ein  mit  zwei 
Klemmen  versehenes  Mahagonikästchen  ein- 
gebaut waren,  ist  die  neue  lichtempfindliche 
Zelle  cylinderfbrmig  und  zum  Schutz  gegen 
Beschädigungen  und  Einflüsse  der  Atmosphäre 
in  eine  evakuierte  Glasbirne  eingeschlossen. 
Die  Zelle  ist  mit  einer  Gewindefassung  ver- 
sehen, mittelst  deren  sie  in  jeder  Glüh- 
lampenfassung befestigt  werden  kann,  was 
ein  sicheres  und  bequemes  Experimentieren 
ermöglicht  (siehe  die  Abbildung).  Die 
Zellen  sind  von  fast  unbegrenzter  Haltbar- 
keit, absolut  konstant  und  dank  eines  ganz 
neuen  Herstellungsverfahrens  bei  verhältnis- 
mässig niederem  Widerstand  ausserordentlich 


!*ig.  3S.  Selenzelle  nach  Kn  hm  er. 

lichtempfindlich,  so  dass  sie  auf  die  geringsten 
Belichtungsschwankungen  reagieren.  Beson 
ders  brauchbar  erweist  sich  daher  diese 
neue  Zelle  bei  Anwendung  von  Paraboi 
spiegeln  zur  drahtlosen  Telcphonie  mittelst 
sprechender  Bogenlampe.  Eine  derartige 
Vorführung  fand  in  der  Ausstellung  elektro- 
technischer Neuheiten  im  Architektenhause 
anlässlich  des  vom  Elektrotechnischen  Ver- 
ein veranstalteten  Gesellschaftsabcnds  und 
erst  kürzlich  im  Rcichspostmuseum  vor  dem 
Kronprinzen  statt.  Die  überraschende  Deut- 
lichkeit und  Lautstarke  der  photophonischen 
UebertragungerregteallgemcineBewunderung. 


Ruhrner. 

Aber  nicht  allein  für  physikalische  Ver- 
suche, sondern  auch  für  die  Elektrotechnik 
kann  die  neue  Zelle  von  praktischer  Bedeu- 
tung werden. 

Eis  mag  daran  erinnert  werden,  dass 
der  elektrische  Widerstand  einer  licht- 
empfindlichen Zelle  von  der  Beleuchtung 
abhängt;  im  Dunkeln  ist  er  am  grössten,  im 
Sonnenlicht  am  kleinsten.  Die  Leitfähigkeit 
einer  guten  Zelle  im  Hellen  ist  etwa  10 — 30  mal 
so  gross  wie  im  Dunkeln. 

Nichts  ist  also  einfacher  als  durch  diese 
Widerstandsänderungen  der  Zelle  ein  geeig- 
netes Relais  zu  beeinflussen  und  so  mecha- 
nische Vorrichtungen  aus  der  Ferne  durch 
Lichtstrahlen  auszulösen. 

Schon  früher  hatte  man  versucht,  der- 
artige Vorrichtungen  in  die  Praxis  einzuführen, 
allein  die  Unzuverlässigkeit  und  Inkonstanz 
der  bisherigen  Selenzellen  vereitelte  jede 
praktische  Brauchbarkeit. 

Die  neuen  Zellen  haben  sich  dagegen 
auch  im  praktischen  Betriebe  dank  ihrer 
Zuverlässigkeit  und  Konstanz  bewährt. 

Eine  der  zahlreichen  Anwendungen 
besteht  in  dem  automatischen  Zünden  von 
Gas  bezw.  elektrischen  Lampen  bei  ein- 
tretender Dunkelheit  und  dem  selbstthätigen 
Löschen  bei  Tagesanbruch. 

Auch  Versuche  mit  drahtloser 
Telcphonie  werden  seit  einiger  Zeit  mit 
dieser  Zelle  angestellt.  Das  auf  dem  Wann- 
see bei  Berlin  befindliche  Akkumulatoren- 
boot »Germania«  ist  zu  diesem  Zweck  mit 
einem  Marine-Scheinwerfer  ausgestattet  und 
bildet  die  eine  Station,  während  sich  die 
andere  am  Lande  befindet. 

Zwischen  beiden  werden  durch  die  beim 
Sprechen  in  ein  Mikrophon  hervorgerufenen 
Lichtschwankungen  des  Scheinwerfers,  welche 
sich  auf  der  Empfangsstation  in  der  neuen, 
eigenartig  konstruierten  Zelle,  der  Seele  des 
Apparats,  wieder  in  Stromschwankungen 
umsetzen,  telephonische  Gespräche  ausge- 
tauscht.  Es  konnte  über  den  ganzen  Sec 
hinweg,  bis  nach  Cladow  hin,  auf  eine  Ent- 
fernung von  ca.  4,5  km  eine  gute  Verstän- 
digung erzielt  werden,  ohne  dass  damit  die 
Grenze  der  Leistungsfähigkeit  der  Apparate 
erreicht  worden  wäre. 

Selbst  bei  einer  bei  strömendem  Regen 
angestellten  Kraftprobe  waren  die  Resultate 
völlig  befriedigend.  Die  Versuche  sollen 
demnächst  auf  grössere  Entfernungen  wieder- 
holt werden. 


Digitized  by  Google 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


W 


Heft  s 


ELEKTROLYTISCHE 

UND  CHEMISCHE  VERSUCHE  ÜBER  SILICIUM. 

Von  Th.  Gross. 


I. 

In  mehreren,  teils  in  dieser  Zeitschrift, 
teils  an  anderer  Stelle  veröffentlichten  Auf- 
sätzen habe  ich  Versuche  über  die  chemische 
Zerlegbarkeit  des  Schwefels  beschrieben  und 
die  Ansicht  ausgesprochen,  dass  ausser  dem 
Schwefel  und  seinen  nächsten  Verwandten 
Selen  und  Tellur  auch  eine  Reihe  anderer 
vermeintlicher  Elemente  chemisch  zerlegbar 
ist.  Ich  bin  nun  der  Meinung,  dass  die 
Untersuchung  dieser  fundamentalen  Frage 
nicht  für  die  einzelnen  in  Betracht  kommen- 
den Körper  vollständig  gesondert,  sondern 
vergleichend  zu  fuhren  ist.  indem  man  aus 
dem  Verhalten  des  einen  Aufklärung  über 
dasjenige  der  anderen  zu  erhalten  sucht,  um 
so  zu  der  allgemeinen,  für  die  Behandlung 
aller  geltenden  Methode  zu  gelangen.  Von 
dieser  Voraussetzung  ausgehend,  habe  ich 
neben  den  Versuchen  über  den  Schwefel 
auch  elektrolytische  und  chemische  Versuche 
über  Silicium  unternommen,  das  ich  eben- 
falls für  chemisch  zerlegbar  halte,  und  gebe 
darüber  hier  eine  erste  Mitteilung. 

1.  Elektrolytische  Versuche. 

t T.  reine,  gefällte,  stark  geglühte  Kiesel- 
säure wurde  in  einem  Silbertiegel1)  von  etwa 
250  CC  Inhalt  mit  -2 — 5 T.  Kaliumhydrat 
(m.  Alkoh.  gcr.)  geschmolzen  und  bis  zum 


Gluhen  erhitzt.  Um  Verluste  zu  vermeiden, 
fand  das  Erhitzen  sehr  langsam  statt. 

Durch  diese  glühende  Masse  wurde  der 
Strom  einer  Akkumulatorenbatterie  geleitet, 
wobei  als  Anode  eine  Bogenlicht-Kohle  von 

Dcreelhe.  »u*  tojjen.  cb.  r.  Silber  hcrgc*tcllt, 
enthielt  itpurmKupfcr. 


etwa  t,2  cm  Durchmesser  und  als  Kathode 
der  Silbertiegel  diente. 

Die  verwendete  Stromstärke  betrug 
10 — 35  Amp;  die  E.M.K.  80 — tio  Volt. 

Die  Kohlenanode  tauchte  bei  den 
stärkeren  verwendeten  Strömen  gewöhnlich 
nicht  in  die  schmelzende  Masse  ein,  sondern 
zwischen  dem  unteren  Ende  der  ersteren  und 
der  Oberfläche  der  letzteren  blieb  ein 
Zwischenraum  von  etw-a  0,5  cm,  den  der 
Strom  mittels  eines  Flammenbogens  über- 
sprang, wobei  darauf  zu  achten  war,  dass 
letzterer  sich  nicht  zwischen  der  Anode  und 
der  Tiegclwandung  bildete,  wodurch  der 
Elektrolyt  ausgeschaltet  worden  wäre. 

Die  zum  Zusammenschmelzen  und 
Glühen  der  verwendeten  Oxyde  erforderliche 
Warme  wurde  bei  schwächeren  Stromstärken 
durch  fortdauerndes  Erhitzen  des  Tiegels 
mittels  Bunsenbrenner  erhalten;  bei  den 
stärkeren  Strömen  genügte  es,  den  Tiegel  an- 
fänglich von  aussen  zu  erhitzen,  da  allmählich 
die  in  ihm  enthaltene  Masse  durch  die  Strom- 
wärme zu  intensivem  Glühen  gebracht  wurde. 

Bei  etwa  40  Amp.  schmolz  der  Tiegel. 

Wurde  unter  den  angegebenen  Be- 
dingungen der  Strom  durch  die  glühende 
Masse  geleitet,  so  stieg  da,  wo  er  in  sie 
eintrat,  eine  Flamme  auf.  Nimmt  man  nun, 
wie  es  nahe  liegt,  an,  dass  diese  von  ver- 
brennendem Wasserstoff  oder  Kalium  her- 
rührte. so  ist  zu  schliessen,  dass  die  Zer- 
setzung des  Elektrolyten  nur  an  der  Stelle 
stattfand,  wo  der  Strom  in  ihn  cintrat,  da 
sonst  die  Flamme  an  der  Tiegelwandung 
hatte  auftreten  müssen. 

Nach  etwa  1 — i1  ■,  Stunden  wurde  der 
Strom  unterbrochen. 

Die  Masse  wurde  dann  nochmals  in  dem 
Tiegel  unter  Zusatz  von  Kaliumhydrat  ge- 
glüht, indem  allmählich,  so  lange  eine  Ein- 
wirkung erfolgte,  reines  Kaliuinnitrat  m sie 
eingetragen  wurde,  um  losgcrisscne  Kohlen- 
teilchen  der  Anode,  die  in  sic  gelangt  waren, 
zu  oydieren. 

Nach  dem  Erkalten  wurde  die  Schmelze 
mit  verdünnter  Salzsäure  im  Uebcrschuss 
behandelt,  wodurch  sic  sich  grosscntcils 
loste.  Zur  vollständigen  Abscbcidung  der 
Kieselsäure  wurde  dann  die  Losung  über 
dem  Ungelösten  in  einer  l’orzellanschalc  zur 
Trockenheit  verdampft,  und  der  Rückstand 
im  Luftbade  starker  erhitzt,  bis  kerne  sauren 
Dampfe  mehr  entwichen.  Die  so  erhaltene 
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Masse  wurde  von  neuem  mit  verdünnter 
Salzsäure  behandelt,  worin  sie  sich  zum  Teil 
löste.  Die  saure  Lösung  und  das  zum  Aus- 
waschen des  Ungelösten  verwendete  Wasser 
wurden  vereinigt  (1). 

Das  Ungelöste  (II)  enthielt  die  in  der 
Schmelze  vorhandene  Kieselsäure,  die  jedoch 
nicht  rein  war;  denn  nach  dem  Trocknen 
auf  dem  Filter  und  Glühen  zeigte  sie  eine 
graugelbc  Farbe,  die  sich  auch  durch  Aus- 
kochen mit  Königswasser  nicht  verlor.  Sie 
wurde  daher  nochmals  im  Silbertiegel  mit 
etwa  6 — 7 Teilen  Kaliumhydrat  bis  zum 
Verdampfen  des  letzteren  und  bis  sich  eine 
glasige  Masse  bildete,  geschmolzen. 

Nach  dem  Erkalten  mit  Wasser  be- 
handelt, zerfiel  diese  Schmelze  in  einen  ge- 
lösten Teil  (Ila)  und  in  einen  ungelösten, 
aus  schwärzlichen  Flocken  bestehenden 
Teil  (Hb).  Letzterer  wurde  durch  Dekantieren 
vollständig  ausgewaschen,  und  das  Wasch- 
wasser mit  der  Lösung  (Ila)  vereinigt. 

Es  sind  nun  also  die  Massen  I,  Ila,  Ilb 
weiter  zu  untersuchen. 

Die  salzsaure  Lösung  I enthielt  das  bei 
dem  ersten  Schmelzen  verwendete  Alkali  und 
ausserdem,  wie  gezeigt  werden  wird,  eine 
neue  Substanz. 

Die  alkalische  Lösung  (Ila)  enthielt  bis 
auf  eine  sehr  geringe  in  (Hb)  gebliebene 
Menge  die  vorhandene  Kieselsäure. 

Die  in  Kaliumhydrat  ungelöste  Masse 
(Ilb)  enthielt  ebenfalls  die  eben  erwähnte 
neue  Substanz  und  ausserdem  etwas  Kiesel- 
säure und  Spuren  von  Silber  und  Kupfer 
aus  dem  Tiegel. 

Wir  bestimmen  nun  zuerst  die  gesamte 
vorhandene  Kieselsäure,  die,  wie  eben  erwähnt, 
in  der  Flüssigkeit  (Ila)  und  zu  einem  sehr  ge- 
ringen Teil  in  der  Masse  (Ilb)  zu  suchen  war. 

Dazu  wurde  wie  üblich  und  bereits  oben 
angegeben  verfahren. 

Die  alkalische  Lösung  (Ha)  wurde  also 
mit  Salzäure  im  Ueberschusse  versetzt,  zur 
Trockenheit  eingedampft,  der  Rückstand  im 
Luftbade  stärker  erhitzt,  bis  keine  sauren 
Dämpfe  mehr  entwichen,  ausgewaschen  und 
mit  dem  Filter  geglüht. 

Ebenso  wurde  die  Masse  (Ilb)  mit  ver- 
dünnter Salzsäure  unter  Zusatz  von  etwas 
Salpetersäure  behandelt,  und  so  wie  die 
Lösung  (Ila)  zur  Trockenheit  eingedampft 
und  stärker  erhitzt.  Der  Rückstand  wurde 
mit  verdünnter  Salzsäure  behandelt,  und  das 
ungelöst  Bleibende  auf  dem  Filter  vollständig 
ausgewaschen  und  mit  dem  Rückstände  der 
Losung  (Ila)  geglüht. 

Die  abfiltrierte  Flüssigkeit  (II*b)  wurde 
zur  weiteren  Untersuchung  aufbewahrt. 


Bei  einem  Versuche,  bei  dem  ein  Strom 
von  14 — 25  Amp.  ca.  70  Minuten  durch 
eine  schmelzende,  glühende  Mischung  von 
15  g Kieselsäure  in  30  g Kaliumhydrat  ge- 
flossen war,  wurden  so  12,5  g Kieselsäure  ge- 
funden; es  waren  also  16,7  pCt.  der  ursprüng- 
lich verwendeten  Kieselsäure  verschwunden. 

Dieser  Betrag  ist  zu  gross,  um  ihn 
durch  Verspritzen  oder  Verstäuben  zu  er- 
klären, da,  wie  oben  erwähnt,  derartige 
Verluste  durch  vorsichtiges  Erhitzen  sorg- 
fältig vermieden  wurden. 

Die  verschwundene  Kieselsäure  muss 
also  durch  den  Strom  vernichtet  sein. 

Wir  zeigen  nun  weiter,  dass  für  sie  eine 
neue  Substanz  erhalten  wird. 

Diese  ist  aus  den  salzsauren  Lösungen  (I) 
und  (II* b)  abzuscheiden,  die,  wie  zunächst 
fcstgcstellt  wurde,  von  Kieselsäure  frei  waren. 

In  der  Lösung  (I)  war  auch  Kalium 
vorhanden.  Um  die  Substanz  von  ihm  zu 
trennen,  wurde  die  Flüssigkeit  (I)  in  einem 
Becherglase  mit  Kaliumhydrat  in  grossem 
Ueberschusse  versetzt  und  damit  erwärmt. 
Hierdurch  setzte  sich  allmählich  ein  aus  fast 
weissen  Flocken  bestehender  Körper  ab, 
der  sich  in  einem  beliebigen  Ueberschusse 
des  Alkalis  auch  bei  anhaltendem  Erwärmen 
nicht  löste.  Er  unterschied  sich  also 
wesentlich  von  gefällter  Kieselsäure.  Durch 
Dekantieren  mit  heissem  Wasser  wurde  er 
ausgewaschen  und  dann  mit  verdünnter 
Salzsäure  behandelt,  in  der  er  sich  leicht 
und  klar  löste.  Diese  Lösung  (I*)  wurde 
mit  der  Lösung  (U*b)  vereint  in  einer 
Porzcllanschale  zur  Trockenheit  eingedampft, 
und  der  Rückstand  stärker  erhitzt,  wobei  eine 
bräunliche  geschmolzene  Masse  hinterblieb. 

Im  Porzellantiegel  im  Wasserstoff sch  wach 
geglüht,  gab  sie  einen  teils  heller,  teils 
dunkler  grau  gefärbten,  vollständig  ge- 
schmolzenen, schwach  glänzenden  Körper, 
dessen  dunklere  Teile  fast  wie  Selen  aussahen. 

Bei  dem  oben  angeführten  Versuche 
mit  15  g Kieselsäure  betrug  sein  Gewicht 
2,8  g;  also  0,3  g mehr  als  das  Gewicht  der 
verschwundenen  Kieselsäure. 

Der  Körper  war  in  verdünnter  Salzsaure 
löslich  und  Silicium  in  ihm  nicht  vorhanden. 

Er  ist  für  eine  Kohlenstoffverbindung 
zu  halten;  denn  schmelzendes,  stark  er- 
hitztes Kaliumchlorat  wirkte  sehr  heftig  auf 
ihn  ein. 

Dieser  Körper  war  aus  Massen  er- 
halten, die  wiederholt  mit  Kaliumhydrat  und 
Salpeter  geschmolzen  waren;  er  war  also 
durch  sie  als  Ganzes  oxydiert,  aber  nicht  in 
der  Weise  zerstört  worden,  dass  sein  Kohlen- 
stoff Kohlendioxyd  bildete. 
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Durch  Glühen  mit  Kaliumchlorat  wurde 
er  dagegen  zerlegt  und  hinterher  eine 
Substanz  von  neuen  Eigenschaften 

Wurde  nämlich  die  durch  Glühen  des 
Körpers  mit  Kaliumchlorat  erhaltene  Schmelze 
mit  Wasser  behandelt,  so  hinterhess  sie  ein 
graues,  in  Wasser  unlösliches  l’ulver,  das, 
getrocknet  und  im  I’orzellantiegel  im  Wasser- 
stoff stark  geglüht,  sich  etwas  dunkler  färbte 
und  ganz  ungeschmolzen  blieb.  Sein  Gewicht 
betrug  bei  dem  oben  angegebenen  Versuche 
mit  15  g Kieselsäure  0,32  g,  d.  h.  27,6  pCt. 
des  verschwundenen  Siliciums. 

Diese  Substanz  war  in  Salzsaure  und  in 
Klusssaurc  nicht  löslich.  Sie  löste  sich  da- 
gegen beim  Erhitzen  mit  Königswasser, 
ln  der  Lösung  gab; 

Kaliumhydrat  im  l'eberschuss  zugesetzt 
einen  weissen  flockigen  Niederschlag,  der 
sich  in  einem  grossen  Uebcrschusse  des 
Alkalis  auch  beim  Erwärmen  nicht  löste, 
dagegen  in  verdünnter  Salzsaure  leicht  und 
vollständig  löslich  war. 

Ammoniak  im  L'eberschuss  zugesetzt, 
gab  ebenfalls  einen  flockigen  Niederschlag 
Nach  diesem  Verhalten  ist  die  Substanz 
als  neu  anzusehen,  und  sie  kann  auch  nicht 
als  eine  Beimischung  der  verwendeten 
Materialien  aufgefasst  werden. 

Denn  als  solche  Beimischungen  konnten 
nur  geringe  Spuren  Kupfer  aus  dem  Silber- 
tiegel  und  ferner  Spuren  Eisen  in  Betracht 
kommen  Verunreinigung  der  Materialien 
durch  Thonerde  war  ausgeschlossen,  da  die 
Reaktionen  mit  überschüssigem  Alkali  stets 
in  Glasgcfassen  vorgenommen  wurden. 
Ucbrigcns  ist  die  Substanz  durch  ihr  an- 
gegebenes Verhalten  gegen  Alkalien  ebenso 
von  Thonerde  wie  von  Kieselsäure  scharf 
unterschieden. 

Ucberblicken  wir  das  Vorstehende  kurz, 
so  ergiebt  sich  Folgendes. 

Bei  den  beschriebenen  elektrolytischen 
Versuchen  verschwindet  ein  wesentlicher 
Teil  Kieselsäure,  und  es  wird  dafür  zunächst 
ein  höchst  wahrscheinlich  kohlenstoffhaltiger 
Körper  von  eigentümlichen  Eigenschaften  er- 
halten, aus  dem  sich  eine  neue,  vorläufig  nicht 
weiter  zerlegbare  Substanz  abschciden  lasst. 


Dieses  Ergebnis  berechtigt  meiner 
Meinung  nach  jedenfalls  dazu,  die  Annahme 
der  chemischen  Zerlegbarkeit  des  Siliciums 
durch  weitere  Versuche  zu  prüfen. 

Die  hier  gefundene  Substanz  ist  der 
bei  meinen  Versuchen  über  den  Schwefel 
erhaltenen  sehr  ähnlich.  Weiteres  bleibt  Vor- 
behalten. 

2.  Chemische  Versuche. 

1 Teil  Kieselsäure  und  ca.  10  Teile 
Kaliumhydrat,  beide  von  der  oben  ange- 
gebenen Beschaffenheit,  wurden  mit  0,5  Teilen 
reinem  Graphit’)  in  einer  Silberschale  ge- 
schmolzen und  bis  zur  Rotglut  erhitzt.  Nach- 
dem die  Masse  in  ruhiges  Eliessen  ge 
kommen  war,  wurde  ihr  reines  Kaliumnitrat 
zugesetzt,  solange  noch  eine  Einwirkung  er- 
folgte. und  sic  wurde  dann  noch  einige  Zeit 
auf  Glühhitze  erhalten. 

Aus  der  so  erhaltenen  Schmelze  liess 
sich  auf  dem  obe»  angegebenen  Wege  eine 
graue  pulverformige  Substanz  abscheiden, 
die,  im  Wasserstoff  geglüht,  unschmelzbar 
war,  sich  in  Salzsäure,  Flusssaure  und 
Königswasser  nicht  loste  und  sich  gegen 
Alkalien  wie  die  oben  unter  1 beschriebene 
Substanz  verhielt.  Sic  war  jener  also  sehr 
ähnlich  und  unterschied  sich  von  ihr  nur 
durch  eine  noch  geringere  Löslichkeit  in 
Säuren. 

Der  oben  beschriebene,  in  Wassei  stoff 
schmelzbare,  durch  Kaliumchlorat  zerlegbare 
Körper  wurde  hier  nicht  erhalten. 

Ein  Teil  der  ursprünglich  verwendeten 
Kieselsäure  war  aus  der  Schmelze  ver- 
schwunden, auch  bei  sorgfältiger  Vermeidung 
von  Verlusten  durch  Verstäuben  u.  s.  w. 

Bei  einem  Versuche  wurden  J g Kiesel 
saure  verwendet,  und  nach  dem  oben  an- 
gegebenen Verfahren  4,4  g in  der  Schmelze 
gefunden;  somit  waren  12  pCt.  Kieselsäure 
verschwunden.  Dafür  wurden  0,07  g der 
grauen  Substanz  erhalten,  d.  i.  2,3  pCt.  des 
verschwundenen  Siliciums. 

Die  Versuche  wurden  auch  mit  sehr 
viel  grösseren  Mengen  erfolgreich  angcstcllt. 

*)  l>rr  ümptiit  war  mit  Kalmtiihy«lr»i  £c*clit»olicn 
artil  mit  Köoiq»*atacr  tiatl  Klaiiunre  antgekocht. 


DER  BAUXIT. 

Von  Dr  //.  f.ifuan. 


Unter  allen  thonerdebahigen  Mineralien, 
die  zur  Darstellung  des  Aluminiums  und 
seiner  Verbindungen  Anwendung  linden,  hat 


sieh  der  Bauxit  nach  und  nach  den  ersten 
Platz  erobert. 

Unter  dem  Sammelnamen  Bauxit 
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kommen  heute  alle  drei  natürlich  vor- 
kommenden Thonerdehydrate  in  den  Handel. 

Zum  grössten  Teil  besteht  der  Bauxit 
aus  Diaspor  A1,0>,  Häü,  sodann  aus  dem 
eigentlichen  Bauxit  A1S05,  2 HsO  der  1 32 1 
von  Berthier  bei  Les  Baux  in  der  Provence, 
in  dem  heutigen  Departement  Bouches  du 
Rhone  entdeckt  wurde,  und  schliesslich,  wenn 
auch  sehr  viel  seltener,  aus  dem  normalen 
Thonerdehydrat  Al,0»,  3 H,0,  dem  Hydrar- 
gillit  oder  Gibbsit.  Das  letztere  ist  besonders 
bei  der  amerikanischen  Ware  der  Fall. 

Bauxit  findet  sich  in  Irland  bei  Belfast 
in  der  Grafschaft  Antrim,  in  Deutschland 
bei  Mühlbach,  in  Hessen,  in  Krain,  wo  er 
Wocheinit  genannt  wird. 

Ferner  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Nordamerika,  in  Georgia,  Alabama,  Massa- 
chusetts, Arkansas.  Die  oft  erwähnten  Lager 
am  Senegal  und  in  Calabrien  scheint  man 
in  Wirklichkeit  nicht  zu  kennen,  auf  jeden 
Fall  produzieren  sie  nicht. 

Das  gegenwärtig  bedeutendite  Bauxit- 
lager jedoch  betindet  sich  im  südlichen 
Frankreich,  wo  es  sich  durch  die  Departc- 
mente  Var,  Bouches  du  Rhone  und  Herault 
erstreckt. 

Ausserdem  findet  man  Bauxit  im 
Departement  Fyrendes  Orientales  und  in 
Arieges. 

Das  Hauptzentrum  dieser  Industrie 
wechselt.  Nachdem  anfangs  das  Departement 
Bouches  du  Rhone  durch  die  Entdeckung 
des  Bauxits  bei  Les  Baux  Aufmerksamkeit 
erregte,  fiel  doch  bald  der  Schwerpunkt  in 
das  Departement  Hdrault,  wo  Villeveyrac, 
resp.  Montpellier  der  Sitz  wurde.  Nach- 
dem aber  die  Verarbeitung  von  rotem 
Bauxit  mehr  in  Aufnahme  kam,  entstand 
neben  Montpellier  ein  neuer  Bauxitbezirk 
im  Departement  Var.  Dies  ist  heute  der 
bedeutendste  Distrikt  mit  Brignoles  als 
Hauptsitz.  Der  Var  hat  in  fünf  Jahren  seine 
Produktion  verdoppelt,  sodass  er  heute  fast 
den  ganzen  Bauxitmarkt  versorgt.  Er  produ- 
zierte im  Jahre  1896  29,620  Tonnen,  und  im 
Jahre  1901  schon  65,000  Tonnen. 

In  seiner  äusseren  Gestaltung  zeigt  der 
Bauxit  alle  Formen  vom  innigsten,  ganz 
homogen  aussehenden  Konglomerat  bis  zur 
Brccchie  grobstückigster  Art.  Er  zeigt  alle 
Farben  von  weiss,  rosa,  gelb,  violett  bis 
rot,  rostrot  und  braun. 

In  den  meisten  Fällen  giebt  das  Eisen 
Anlass  zu  diesen  Färbungen,  aber  oft  hat 
Gegenwart  organischer  Substanzen  darauf 
Einfluss. 

Seine  Härte  zeigt  ebenfalls  alle  Grade, 
von  einer  mulmigen  Beschaffenheit,  die  er- 


laubt, das  Material  mit  der  Schaufel  abzu- 
heben, bis  zur  Härte  des  Marmors,  die  den 
Dynamit  erfordert. 

Chemisch  merkwürdig  ist  die  stets  vor- 
handene Menge  von  etwa  3 pCt.  Titansäure. 
Nach  H.  St.  Claire  Deville  sollen  auch 
ganz  geringe  Mengen  Vanadin  darin  Vor- 
kommen. 

Man  hat  Unrecht,  den  Bauxit  als  Mineral 
anzusprechen,  denn  er  ist  ein  ausgesprochen 
plastisches  Gestein.  Er  bildet  in  Süd-Frank- 
reich eine  deutliche  Formation,  die  auf  dem 
Jura  liegt,  und  nicht  selten  eine  Mächtigkeit 
von  3 tn  erreicht. 

Durch  Faltungen  der  Terrains,  Thal- 
bildungen und  Verwitterung  des  Hangenden 
tritt  das  Bauxitflötz  an  den  Thalrändern  zu 
Tage  mit  wechselnder  Inklination,  oft  sehr 
steil  aufgerichtet.  So  bildet  jetzt  die 
Formation  eine  Reihe  von  einzelnen  Mulden 
und  Becken,  deren  Ausgehendes  meist  dem 
Abbau  zum  Angriffspunkt  dient.  In  der 
ersten  Zeit  war  die  Art  der  Ausbeutung 
meist  eine  sehr  rohe.  Der  Tagebau  herrschte 
vor,  und  die  Qualität  wurde  nach  dem  Auge 
geschätzt;  auch  die  Handscheidung  war,  wenn 
sie  überhaupt  ausgeübt  wurde,  die  aller- 
primitivste. Heute  jedoch  hat  sich  schon 
ein  regelrechter  Bergwerksbetrieb  mit  Stollen, 
Schächten,  Dampfkraft  und  Drahtseilbahnen, 
eingebürgert,  und  die  Grundlage  zur  Be- 
urteilung der  Ware  bildet  die  chemische 
Analyse. 

Der  Bauxit  wird  geschieden  in  weissen 
und  roten.  Der  weisse  Bauxit  ist  eisenarm, 
enthält  aber  stets  einen  gewissen  Prozentsatz 
Thon,  was  ihm  einen  Kieselsäuregehalt  von 
durchschnittlich  15  pCt.  giebt,  der  rote  da- 
gegen, dessen  Eisengehalt  bis  zu  20  •/, 
Fe,0,  und  darüber  gehen  kann,  ohne  die 
Ware  unverkäuflich  zu  machen,  ist  arm  an 
Kieselsäure  führenden  Substanzen  bis  herunter 
zu  0,3— 0,5  •/,  SiOä. 

Natürlich  bestehen  sämtliche  Bindeglieder 
und  Mischungen  zwischen  diesen  beiden 
Typen. 

Die  Verarbeitung  von  Bauxit  geht  bis 
ins  Jahr  1858  zurück,  wo  Lechatelier  auf 
die  Anregung  von  Henri  Sainte-Claire 
Deville  das  erste  Patent  nahm  auf  eine 
Darstellung  von  Thonerde-Hydrat  aus  Bauxit 
durch  Schmelzen  des  Materials  mit  Soda 
und  Zersetzen  der  Natrium-Aluminat-Laugen 
durch  Kohlensäure.  Der  Bauxit,  den  man 
seiner  Zeit  kannte,  war  roter,  und  das  Hydrat 
wurde  hauptsächlich  zur  Darstellung  von 
schwefelsaurer  Thonerde  und  Alaun  benutzt. 
Nachdem  man  aber  in  der  Folge  im  Hcfrault 
den  eisenarmen  weissen  Bauxit  entdeckt 
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hatte,  nalini  die  ganze  Fabrikation  eine 
andere  Richtung,  indem  man  schwefelsaure 
Thonerde  durch  direkten  Aufschluss 
von  Bauxit  durch  Schwefelsäure  dar- 
stellte. Dieses  Verfahren  behauptete  sich, 
obwohl  das  Produkt  eisenhaltig  ausfiel.  Da 
man  aber  die  schwefelsaure  Thonerde  meist 
in  Form  von  Alaun  in  den  Handel  brachte, 
und  dieser  durch  einfaches  Umkrystallisieren 
leicht  eisenfrei  erhalten  werden  kann,  so  fiel 
die  Gegenwart  von  einigen  Prozent  Eisen 
im  Rohstoff  gar  nicht  ins  Gewicht. 

Andererseits  bot  dieser  Prozess  so  grosse 
ökonomische  Vorzüge  in  Vergleich  mit  dem 
wenig  vervollkommneten  früheren,  dass  der 
basische  Prozess,  der  roten  Bauxit  verarbeitet 
und  bei  dem  kein  Eisen  in  die  Ware  geht, 
stark  zurückgedrangt  wurde. 

Als  aber  die  Färbereien  und  Papier- 
fabriken anhngen,  sich  statt  des  Alauns  des 
billigen  Halbproduktes,  der  Schwefelsäuren 
Thonerde,  zu  bedienen,  machte  sich  von 
neuem  das  Bedürfnis  geltend,  schon  das 
Sulfat  eisenfrei  zu  erhalten.  Es  begann  nun 
eine  aufregende  Periode  des  Suchcns  und 
Forschcns  nach  einer  glatten  Enteisenung 
der  Thoncrdc.  Diese  Versuche  haben  im 
Laufe  der  Jahre  zu  grossen  Geld-Opfern,  aber 
zu  keinem  nennenswerten  Resultat  geführt, 
und  man  kann  heute  wohl  annehmen,  dass 
alle  dahin  zielenden  Bemühungen  und 
Arbeitsmethoden  aufgegeben  sind,  mit  Aus- 
nahme vielleicht  einiger  Betriebe,  die  sich 
der  altbewährten,  aber  wenig  rentablen 
Ausfallung  durch  Blutlaugensalz  bedienen. 

Dagegen  bekam  durch  diese  Umstande 
die  Fabrikation  von  Hydrat  aus  rotem  Bauxit 
ein  neues  Interesse. 

Den  neuen  Aufschwung  des  basischen 
Prozesses  verdanken  wir  in  der  Hauptsache 
den  Arbeiten  Loewig's,  die  er  1877  begann. 

Seitdem  hat  die  Verarbeitung  von  rotem 
Bauxit  auf  Hydrat  grosse  Fortschritte  ge- 
macht und  muss  heute  bedingungslos  als 
das  rationellste  Verfahren  bezeichnet  werden. 

Ein  neues  bedeutendes  Absatz-Gebiet 
entschloss  sich  spater  der  Fabrikation  von 
Hydrat  durch  die  elektrolytische  Darstellung 
des  Aluminiums,  und  auf  diesem  Gebiete 
werden  uns  wohl  noch  interessante  Ent- 
deckungen bevorstehen.  Aus  den  grossen 
Mengen  Bauxit,  die  seit  einiger  7.eit  von 
den  elektrolytischen  Stationen  der  Aluininiuni- 
Werke  regelmässig  bezogen  »'erden,  muss 
man  schliessen,  dass  man  dem  Problem  der 
direkten  Darstellung  von  Aluminium  aus 
Bauxit  unter  Umgehung  des  Hydrats  naher- 
getreten  ist,  wenn  auch  von  Seiten  der 
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Werke  das  strengste  Stillschweigen  über 
diese  Versuche  beobachtet  wird. 

Die  Verwendung  des  Bauxits  hat  sich 
nicht  auf  die  chemische  und  die  elektro- 
chemische Industrie  beschrankt.  Bedeutende 
Quantitäten  werden  heute  von  Giesseteien 
und  Stahlwerken  verbraucht,  doch  wird  auch 
hier  über  den  Zweck  meist  nichts  bekannt 
gegeben. 

Eine  gewisse,  stark  thonhaltige  Varietät 
hat  sich  bei  der  Darstellung  feuerfester 
Produkte  bewahrt. 

In  der  CementF'abrikation  wird  Bauxit 
zur  Aufbesserung  mindenvcrtigerThonsorten 
benutzt,  und  schon  1882  schlug  ihn  Roth 
vor  zur  Verwendung  bei  der  Darstellung 
von  Cemcnt  aus  Hochofenschlacken. 

Vor  allen  andern  wird  besonders  der 
französische  Bauxit  fortfahren,  sich  ein  Ge- 
biet nach  dem  anderen  zu  erobern,  durch 
seine  hervorragende  Qualität  und  seine 
relative  Billigkeit.  Der  Grund  dafür  liegt  111 
der  überaus  günstigen  Lage  der  Bauxit- 
Minen  Süd-Frankreichs. 

Die  Entfernungen  von  den  Gruben  bis 
zur  Küste  betragen  für  die  verschiedenen 
Departements: 

Bouches  du  Rhone  50 — 60  km, 
Herault  25 — 30  » 

Var  50—100  > 

Daher  kann  besonders  der  amerikanische 
weisse  Bauxit,  der  in  der  Kegel  weniger 
Eisen  hält  als  der  französische,  diesen  nicht 
vom  Markt  verdiangen,  denn  er  liegt  zu 

weit  im  Inneren. 

Der  deutsche  Bauxit  tritt  nur  in  geringen 
Mengen  auf,  und  die  Lager  sind  Verhältnis 
massig  klein. 

Der  irische  Bauxit  scheint  der  Er- 

schöpfung nahe  zu  sein,  und  nach  und  nach 
fangen  alle  englischen  Werke  an,  sich  für 
die  Verarbeitung  von  französischem  einzu- 
richten. Im  Jahre  1900  wurden  nur 
5779  Tonnen  gefordert.  Dagegen  weist 
F'rankrcich  für  das  Jahr  tyoi  eine  Produktion 
von  68700  Tonnen  auf.  wie  aus  folgender 
Statistik  hervorgeht: 


Departement 

Bahnhol 

Hafen 

Tonnen 

Var 

Brignolcs 

und 

St.  Raphael 
und 

31  5l-o 

Bouches  du 

Le  Luc 

Marseille 

2.S  (ßvO 

R hönc 

Maussanc 

St.  Louis 

Paradou 

F'ontvicille 

du 

Rhone 

/CUO 

I lerault 

Villevcyrac 

Cettc 

1 f * iO 

<*S  *\ >u 
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Davon  geht  ein  grosser  Teil  nach 
Deutschland,  in  den  Rest  teilen  sich  Eng- 
land, Amerika,  Russland,  Oesterreich,  Belgien. 
Frankreich  selbst  verbraucht  nur  etwa 
lOOOO  Tonnen. 

Die  Einfuhr  nach  Deutschland  betrug: 

1899  1 1 033  Tonnen 

1900  29283  » 

1901  24 113  » 

Der  Wert  der  Einfuhr  wurde  1900  auf 
1 175000  Mark  veranschlagt. 


Statistik  der  Bauxit-Beförderung  imjahre  1901 . 

n , ,.  Davon  durch  die 

,,  |Ur,C  V C Tonnen  FirmaCharlesSchmidt 
Bahnhofe  zu  „ . . , 

et  Fi  s Aine 


1.  Brignoles  31500  15452 

2.  Le  Luc  28600  — 

3.  Maussane- 
Paradou  und 

Fontvieille  7000  6929 

4.  Villeveyrac  1 600  1 600 

5.  Tourves  2500  — 

71200  23981 

1900  57709  22859 

>899  33895  9492 

1898  29995  6108 


LEITUNGSWIDERSTAND 

BEZW.  -VERMÖGEN  VON  METALLEN,  LEGIERUNGEN 
UND  GELÖSTEN  ELEKTROLYTEN.  (NACHTRAG.) 

Von  Rudolf  Mernes. 


In  Nummer  2 bis  4 der  elektroche- 
mischen Zeitschrift  Jahrgang  1902  habe  ich 
für  die  physikalischen  Kräfte  ati  der  Hand 
der  neuesten  und  gesichertsten  Versuche  den 
Beweis  zu  führen  gesucht,  dass  die  Wirkungen 
dieser  Kräfte  ohne  Ausnahme  sich  durch  ein 
und  dasselbe  Aufsummungs-  bezw.  Ab- 
minderungsgesetz, wie  es  beispielsweise  bei 
der  Kapitalvcrniehrung  durch  Zinseszins  bezw. 
bei  der  Kapitalverminderung  durch  Amor- 
tisation sich  auch  dem  Laien  verständlich 
veranschaulicht,  erklären  und  formelmässig 
darstellen  lassen.  Zum  Beweis  der  Richtig- 
keit und  Tragweite  dieses  Naturgesetzes  habe 
ich  in  jener  Arbeit  fast  sämtliche  Beob- 
achtungen, welche  in  dem  bekannten  Tabellen- 
werk »l’hysikalisch-chemische  Tabellen«  von 
Landolt  und  Börnstein  zusammengestellt 
sind,  nach  der  Aufsummungsformel 
v„  = V.  ( I -f  «)• 

oder  genauer  v„  = v„  ( 1 — {—  st  — njt)" 
bezw.  nach  der  Abminderungsforme! 
v„  ■=  V.  ( t — a)" 

oder  genauer  v„  = v„  (1  — a-f-nji)" 
umgerechnet  und  die  so  erhaltenen  theo- 
retischen Zahlenwerte  mit  dort  angegebenen 
Versuchszahlen  verglichen.  Das  Ergebnis 
ist  ein  ausserordentlich  zufriedenstellendes; 
denn  ausser  den  früher  schon  besprochenen 
Vorgängen  gehorchen  diesem  Gesetze  auch 
die  Erscheinungen  der  Kapillardcpression 


von  Quecksilber,  Wasser,  Natronlauge  in 
Glasröhren,  der  Kapillaritätskonstanten  des 
Wassers,  Aethers,  Alkohols  u.  a.  Flüssig- 
keiten, der  Ausdehnung  der  festen,  flüssigen 
und  gasförmigen  Stoffe,  der  Löslichkeit  und 
Absorption,  der  Kompressibilität,  der  Elasti- 
zität, der  Zähigkeit,  der  spezifischen  Wärme, 
der  Wärme-  und  Elektrizitätsleitung,  der 
Brechungsexponenten. 

Sodann  wurde  untersucht,  ob  auch  die 
chemischen  Kräfte  sich  dem  obigen  Grund- 
gesetze aller  wirksamen  Materie  unterordnen 
lassen.  Für  die  Inversion  des  Rohrzuckers 
ist  dies  durch  die  angeführten  Beobachtungs- 
thatsachen  zweifellos  nachgewiesen  worden; 
denn  das  der  heutigen  Mechanik  und  Dynamik 
der  Chemie  zugrunde  liegende  Wirkungs- 
gesetz der  Massen  ist  ja  nichts  anderes  als 
ein  besonderer  Fall  des  allgemeinen  Auf 
summungsgesetzes  der  Natur,  wie  in  meiner 
Arbeit  gezeigt  worden  ist. 

Dagegen  wurden  in  jener  Arbeit  die 
späteren  Untersuchungen  von  Guldbcrg 
und  Waage  noch  nicht  berücksichtigt. 
Diese  Arbeiten  haben  die  Gültigkeit  des 
Gesetzes  selbst  bei  vcrwickeltercn  chemischen 
Vorgängen  vollauf  bestätigt,  aber  auch  eine 
Verdunkelung  des  einfachen  mechanischen 
und  sachlichen  Gehalts  dieses  schönen  Ge- 
setzes gebracht,  da  die  schwedischen F'orscher, 
auf  deren  I Pistungen  die  Arbeiten  von 


Digitized  by  Google 


Heft  5 


ELEKTROCH KMISCH K ZUTSCH  RI  KT 


105 


Ostwald,  Nernst  und  van  t’Hoff  sich 
^runden,  ohne  in  prinzipieller  Weise  über 
dieselben  hinausgelangen  zu  können,  für 
das  einfache  Naturgesetz  eine  willkürliche 
und  zwar  ziemliche  komplizierte  analytische 
Formel  aufgestellt  und  auf  eine  mechanische 
Vertiefung  bezw.  Begründung  desselben  ver- 
zichtet haben.  Von  ihren  deutschen  bezw. 
holländischen  Nachfolgern  hat,  soweit  ich 
die  einschlägige  Littcratur  kenne,  nicht  ein 
einziger  auch  nur  den  Versuch  gemacht, 
hierin  Klarheit  und  Wandel  zu  schaffen, 
selbst  nicht  van  t'Hoff.  Alle  Arbeiten 
der  erwähnten  tonangebenden  theoretischen 
Chemiker  in  Deutschland  sind  im  Grunde 
genommen  nur  ein  Ausbau  derjenigen 
Wenzel 's  und  Wilhelmy's  und  der  ge- 
nialen schwedischen  Chemiker  Guldberg 
und  Waage,  denn,  wie  ein  Vergleich  der 
wirklich  originellen  und  klaren  Schriften 
der  beiden  Schweden  mit  den  heute  gang- 
baren Lehrbüchern  der  theoretischen  oder 
physikalischen  Chemie  auf  den  ersten  Blick 
erkennen  lasst,  wird  in  diesen  letzteren  nur 
das  alte  Gericht  in  etwas  erweiterter  Form 
und  in  verdünnter  Auflage  den  gläubigen 
Schülern  in  Verbrämung  mit  dem  unhalt- 
baren Clausius-Car  not  sehen  Bestandteile 
der  mechanischen  Warmetheorie,  d.  h.  dem 
zweiten  Hauptsatz,  vorgesetzt.  Betreffs  des 
zweiten  Hauptsatzes  sei  hier  nur  kurz  darauf 
hingewiesen,  dass  derselbe  mit  dem  Sach- 
wirken  der  Naturkrafte  überhaupt  nichts  zu 
tliun  hat.  sondern  nur  eine  rein  mathematisch 
formale  Bedeutung  besitzt,  da  er  nur  die 
Bedingung  für  die  Integrierbarkeit  der  in 
Frage  kommenden  Differentialgleichungen 
angiebt  und  daher  unendlich  viele  inte- 
grierende Faktoren  oder  Funktion sgleich ungen 
ergiebt,  welche  der  aufgestellten  analytischen 
Formel  genügen,  nicht  aber  die  gerade  von 
Clausius  angenommene  Form  besitzen 
müssen.  Dieser  Sachverhalt  ist  langst  von 
Zeuncr  klargelegt  worden,  aber  immer 
noch  nicht  ist  er  den  modernen  Physikern 
und  Chemikern  klar  geworden.  Wie  lange 
wird  es  noch  dauern,  dass  leeres  analytisches 
Stroh  gedroschen  wird? 

Von  der  ganzen  modernen  theoretischen 
Chemie  ist,  abgesehen  von  dem  umfang- 
reichen Bcobachtungsmaterial,  nur  dasjenige 
wirklich  echt  und  haltbar,  was  auf  dem 
oben  erwähnten  chemischen  Massenwirkungs- 
gesetze beruht,  während  alle  auf  dem  zweiten 
Hauptsatz  der  mechanischen  Warmetheorie 
aufgebauten  Schlussfolgerungen  nicht  sicher 
sind  und  einer  Prüfung  und  Richtigstellung 
auf  Grund  des  allein  unanfechtbaren  ersten 
Mayer'schcn  Satzes  von  der  Accjuivalenz 


der  Warme  und  Arbeit  bedürfen.  Will  man 
auf  diesem  allerdings  nicht  leichten  Gebiet 
der  chemischen  Forschung  weitergelangen, 
so  muss  man  an  die  ersten  Ansätze  bei  Wenzel 
bezw.  Bergmann,  Wilhclmy  und  auch 
noch  Guldberg  und  Waage  ankmipfen 
und  von  den  daselbst  gegebenen  Grund- 
gedanken aus  das  Bindeglied  der  chemischen 
und  physikalischen  Kräfte  aufzufmden  suchen. 

Den  Schlüssel  zur  Losung  dieses  Pro- 
bleme» bietet  die  Uebcrcinstimmung  des 
Massenwirkungsgesetzes  der  chemischen 
Kräfte  mit  dem  allgemeinen  Aufsummungs 
bezw.  z\bmindcrungsgesct7.c  der  Naturkräfte 
und  so  mit  dem  wesensgleichen  Gesetze 
der  Absorption  und  Emission  der  Acthcr- 
«vellen,  so  dass  man  ganz  von  selbst  zu  dem 
Ergebnis  geführt  wird,  die  chemischen  Vor- 
gänge schliesslich  in  mechanisch  verständ- 
licher Weise  auf  die  Wirkung  der  aufge- 
nonimencn  bezw.  ausgestrahlten  Wellen  des 
Aethers  zuruckzufuhren  und  gesetzmassig  zu 
erklären. 

Die  experimentelle  Bestätigung  für  die 
Richtigkeit  dieser  Anschauung  habe  ich 
durch  die  Umrechnung  der  Versuche  von 
Wilhelmy  schon  in  der  ersten  Arbeit  nach 
der  oben  angeführten  allgemeinen  Arbeit» 
gleichung  der  Naturkrafte  zu  geben  gesucht; 
indessen  besseres  Bewcismatenal  enthalten 
die  Arbeiten  von  Guldberg  und  Waage, 
welche  im  Gegensatz  zu  ihren  modernen 
Nachfolgern  die  Unzulänglichkeit  ihrer  Theorie 
wohl  kannten  und  daher  in  grösster  Be- 
scheidenheit ihre  Arbeit  mit  den  Worten 
schlossen: 

»Obwohl  wir  also  das  Problem  der 
chemischen  Alfimtatcn  nicht  gelost  haben, 
glauben  wir  doch  eine  allgemeine  Theorie 
der  chemischen  Reaktionen  gegeben  zu 
haben,  nämlich  die  Betrachtung  der  Keak 
tionen,  in  denen  sich  der  Gleichgewichts- 
zustand zwischen  den  entgegengesetzten 
Kräften  einstellt.<  »Alle  unsere  Wunsche 
wären  erfüllt,  wenn  es  uns  durch  diese 
Arbeit  gelange,  die  nachhaltige  Aufmerk- 
samkeit der  Chemiker  auf  einen  Zweig  der 
Chemie  zu  lenken,  der  zweifellos  seit  dem 
Beginn  dieses  Jahrhunderts  über  Gebühr 
vernachlässigt  ist.« 

Auch  ich  möchte  mich  diesem  Wunsche 
insbesondere  nach  der  Richtung  hm  an- 
Schlesien,  dass  bei  derartigen  Forschungen 
auf  die  ersten  Ansätze  bei  den  genannten 
alteren  F’orschcrn  zunickgegriflcn  und  dabei 
das  Hauptgewicht  auf  die  mechanische  Ver- 
tiefung  des  Massenwirkungsgcscttcs  durch 
die  Vibrationstheorie  gelegt  wird,  um  so 
schliesslich  an  der  Hand  der  Versuchs- 
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ergebnisse  dem  Grundgedanken  von  der 
Einheit  der  Naturkräfte  in  quantitativer  und 
qualitativer  Hinsicht  auch  in  der  Chemie 
gerecht  zu  werden. 

Bevor  ich  die  Umrechnung  der  Ver- 
suche von  Guldberg  und  Waage  bringe, 
ist  noch  kurz  deren  Entwickelungs-  und 
Gedankengang  möglichst  mit  ihren  eigenen 
Worten  zu  kennzeichnen. 

In  den  Studien  über  die  Affinität  sagen 
sie  zur  Einführung  in  ihre  Arbeiten:  »Die 
Theorien,  welche  bisher  in  der  Chemie  in 
Bezug  auf  die  Wirkungsweise  der  chemischen 
Kräfte  geltend  gemacht  sind,  werden 
von  allen  Chemikern  als  unzulriedenstellend 
anerkannt.  Dies  gilt  sowohl  von  der  elektro- 
chemischen, wie  der  thermochemischen 
Theorie;  und  es  darf  wohl  überhaupt  als 
zweifelhaft  angesehen  werden,  ob  man  mit 
Hilfe  der  Elektrizitäts-  und  Wärmeentwicke- 
lungen, welche  die  chemischen  Prozesse  be- 
gleiten, jemals  die  Gesetze  wird  finden 
können,  nach  denen  die  chemischen  Kräfte 
wirken.  Wir  haben  deshalb  eine  direktere 
Methode  zur  Bestimmung  der  Wirkungs- 
weise dieser  Kräfte  zu  finden  gesucht,  und 
wir  glauben,  in  einer  quantitativen  Unter- 
suchung über  die  gegenseitige  Einwirkung 
der  verschiedenen  Stoffe  einen  Weg  einge- 
schlagen zu  haben,  welcher  am  sichersten 
und  natürlichsten  zum  Ziele  führen  wird.“ 
Das  gesteckte  Ziel  ist,  wie  nicht  bestritten 
werden  soll,  das  einzig  richtige ; indessen 
muss  es  als  fraglich  erscheinen,  ob  die  an- 
gestelltcn  Versuche  auch  richtig  ausgelegt 
und  gedeutet  sind.  Die  Forscher  gehen  mit 


Die  beiden  vorstehenden  Gesetze  von 
Gulgberg  und  Waage  stellen  ihrem  inner- 
sten Kerne  nach  Kopien  der  beiden  Bestand- 
teile des  Newton'schen  Massenanziehungs- 
gesetzes dar,  nämlich  das  erste  Gesetz  die 
den  Massen  proportionale  Wirkung  nach 
einer  gewissen  Potenz,  da  bei  den  chemischen 
Vorgängen  sich  die  reine  Massenpropor- 
tionalität nicht  sinnfällig  nachweisen  liess, 
während  das  zweite  Gesetz  für  den  tief- 
blickenden Physiker  das  Abbild  des  räum- 
lichen Massenwirkungsgesetzes  Newton ’s  ist 
und  statt  auf  die  durch  die  Radien  darge- 
stellten Entfernungen  auf  die  dadurch  be- 
dingten Räume  Bezug  nimmt.  Auch  hierbei 
wird,  da  nach  den  zahlreichen  Versuchen  über 
die  Dichtigkeitsänderungen  der  festen  und 
flüssigen  Stoffe  die  einfache  Proportionalität  des 
Volumens  nicht  zur  Uebereinstimmung  mit 


Recht  von  der  Anschauung  aus,  dass  bei 
jedem  Paar  von  einfachen  chemischen 
Prozessen  sich  zwei  Kräfte  geltend  machen, 
nämlich  eine  vereinigende  und  eine  zer- 
setzende oder  eine  agierende  und  eine 
reagierende,  für  deren  Zusammenwirken  ein 
quantitativer  Ausdruck  gefunden  werden 
müsse-  Dies  Zusammenwirken  wird  nun 
von  ihnen  für  den  besonderen  Fall  des 
Gleichgewichtes  eingehend  untersucht,  und 
auf  Grund  der  Versuche  sprechen  sie,  ge- 
leitet von  der  eben  entwickelten  Anschauung 
über  den  Mechanismus  der  chemischen  Pro- 
zesse, folgende  zwei  Gesetze  aus,  nämlich 
das  Gesetz  von  der  Wirkung  der  Massen 
und  das  Gesetz  von  der  Wirkung  des  Volums, 
aus  welchen  dann  die  Gleichgewichts- 
bedingungen für  die  im  System  wirkenden 
Kräfte  hergeleitet  werden. 

Beide  Gesetze  werden  von  ihnen  mecha- 
nisch nicht  begründet,  sondern  ohne  weiteres 
gesetzt  und  folgendermassen  ausgesprochen: 
,,Die  Substitutionskraft  ist  unter  im  übrigen 
gleichen  Verhältnissen  direkt  proportional 
dem  Produkt  der  Massen,  nachdem  jede  in 
eine  bestimmte  Potenz  erhoben  ist.“ 

Die  entsprechende  Formel  lautet,  wenn 
M und  N die  wirksamen  Mengen  und  a und  b 
Konstanten  sind: 

I.  W = a (M*Nb). 

„Wenn  dieselben  Massen  der  wirkenden 
Stoffe  sich  in  verschiedenen  Volumina  be- 
finden, so  ist  die  Wirkung  dieser  Massen 
umgekehrt  proportional  dem  Volum." 

Die  entsprechende  Formel  lautet,  wenn 
V und  V1  die  Volumina  sind: 


den  Beobachtungen  führt,  das  Volumen  in 
eine  bestimmte  Potenz  erhoben. 

In  beiden  Fällen  ist  die  Anlehnung  an 
das  Newton 'sehe  Massenwirkungsgesetz 
allerdings  äusserlich  gewahrt,  aber  durchaus 
nicht  eine  innere  Begründung  für  die  poten- 
tielle Wirkungsweise  gegeben  noch  auch 
die  dem  Volumen  umgehrte  Wirkung 
der  Massen  aus  mechanischen  Grund- 
prinzipien abgeleitet  worden.  Die  Ursache 
hierfür  ist  darin  zu  suchen,  dass  das  auf 
das  Zwischenvolumen  sich  beziehende  räum- 
liche Kraftbethätigungsgesetz,  wie  es  be- 
reits in  Robert  May  er 's  Schriften  (siehe 
S.  ui  seiner  Mechanik,  2.  Auflage)  ausge- 
sprochen und  in  der  Dynamik  des  Himmels 
benutzt  und  später  von  E.  Dühring,  van 
der  Waals  u.  a.  für  die  Spannung  der  Gase 
an  der  Hand  der  Beobachtungen  thatsachlich 
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bestätigt  worden  ist,  überhaupt  nicht  be- 
kannt gewesen  zu  sein  scheint,  von  der  Ab- 
leitung dieses  Gesetzes  aus  der  von  Newton 
gefundenen  mit  der  Entfernung  quadratischen 
Wirkungsweise  ganz  abgesehen.  Die  Ar- 
beiten von  Guldberg  und  Waage  können 
daher  nur  als  zur  Hälfte  rein  mathematischer 
Art  und  zur  anderen  wichtigeren  Hälfte  rein 
experimenteller  Art  gelten.  Die  Ergebnisse 
des  letzten  Teils  dieser  Arbeiten  sind  inner- 
halb der  Genauigkeitsgrenzen  der  Versuche 
unanfechtbar,  während  die  mathematisch- 
analytische Entwickelung  auf  recht  unsicherem 

V„  = V„  (1  -f-  a — jän)°  bezw.  V„  — 

umgerechnet  und  in  den  nachfolgenden 
Tabellen  die  theoretischen  Ergebnisse  mit 
den  Beobachtungswerten  zusammengestellt 
worden.  Es  bezeichnet  t die  Zeit  oder  die 
Dauer  der  Reaktion,  n die  Anzahl  der 
Moleküle  der  ursprünglichen  Stoffe,  x die 
zersetzte  Menge  des  unlöslichen  Stoffes,  y die 
unveränderte  Menge  desselben  Stoffes  in 
Prozenten,  Q den  Anfangswert  des  unlös- 
lichen Stoffes  in  Grammen. 


I.  Einfluss  der  Zelt- 


No.  j 

l! 

1- 

Stoffe 

+ Stan- 
den 

r •/. 

b er.  x 

I.  1 

IOO# 

BaSO,  -f 

' 

5.4 

24.45 

'75-55 

24.45 

K»CO,  + 

23 

1 26,5 

173,36 

27,39 

66,67  H,0 

36,4 

I27.4 

73,o 

27,4 

2. 

IOO* 

BaSO,  + 

0,35 

«3.04, 

85,9 

13,04 

K,CO,  + 

0.73 

! «8,3 

8i,3 

19,2 

1 

100  H,0 

1.5 

! «8.9  j 

81,1 

22,9 

2,6 

22,3 

77,3 

23.3 

5.0 

'23,4 

76,6 

23,6 

7.5 

j 23,6 

76,0 

23,6 

9.3 

23.3 

76,2 

23,6 

1 

24 

23.5 

76,6 

23,6 

48 

23.5 

76,2 

23,6 

70 

23,6 

76,1 

23,6 

3- 

IOO" 

BaSO,  + 

I 

8,5 

89,7 

8,5 

KjCO,  + 

6.5 

«6,5 

82,7  I 

«7.2 

500  HjO 

24 

«7,2 

84,3  | 

17.4 

40,6 

— 

81,8 

«7,4 

45.2 

16,5 

8 1,8 

«7-4 

68,0 

«6,95 

— 

«7,4 

70 

«7-4 

82,4 

«7.4 

117 

— ! 

82,4 

— 

Fundamente  ruht  und  einer  eingehenden 
Prüfung  und  Kritik  bedürftig  ist.  Eine  der- 
artige Kritik  schon  hier  geben  zu  wollen, 
dürfte  über  das  Ziel  der  vorliegenden  Arbeit 
hinausgehen,  da  ja  hier  zunächst  an  der  Hand 
der  von  den  beiden  schwedischen  Forschern 
angestellten  zahlreichen  Versuche  das  alte, 
mechanisch  leicht  verständliche  chemische 
Massenwirkungsgesetz  geprüft  werden  soll. 

Zu  diesem  Zwecke  sind  diese  Versuche, 
welche  aus  No.  104  von  Ostwald’s Klassikern 
entnommen  sind,  nach  der  oben  angeführten 
allgemeinen  Zustandsgleichung  der  Stoffe 


V„  (1  — a -f  (in)“  bezw.  V„  = Vt— - 

I — 8 


No. 

h 

Stoffe 

| Tage 

* •/. 

y •/. 

ber.  x 

p - 

4- 

lioo" 

BaSO,  + 

I 

8,7 

90.5 

8,7 

! K,CO,  -f 

2 

j««,i 

89,02 

12,1 

1000  II, O 

6,5 

85,5 

«3,9 

1 24 

«2,7 

86,24 

«4,2 

1 

79 

14,2 

84.« 

14,4 

5- 

IOO* 

! BaCO,  -f 

0,667 

I 

37  7 

31,8 

! K,SO,  + 

I 

43,2 

42,0 

100  HsO 

[ 

44,1 

55,3 

42,0 

1,1 

41,8 

56,6 

42,0 

«,2 

43,7 

— 

42,0 

2 

50,7 

46,2 

59,5 

2,8 

54.1 

— 

65,8 

3 

54,4 

46,4 

66,8 

3.8 

53,2 

42,1 

69,8 

4 

58,0 

69,8 

4 

55.8 

39.4 

72,0 

8,5 

61,1 

37.6 

72.0 

lM 

62,6 

34.2 

172,0 

: 16,1 

65,7 

34,i 

72,0 

«8,9 

65.9 

33,7 

72,0 

25 

66,5 

29,4 

72,0 

30 

68,0  j 

29,4 

72,0 

46 

70,2 

72,0 

58,3 

70,5 

30,6 

72,0 

72 

72.« 

27.9 

72,0 

6.  ! 

IOO" 

BaCOj  + 

1 

35-5 

63,6 

35.5 

K,SO,  + 

3 

52,3 

47-6 

61,6 

500  HäO 

9 

60,1 

39,4  I 

69,9 

«9 

66,9 

32,6  1 

70 

46,6 

66,9 

29,2 

70 

1 12,6 

76,2 

2«,I 

70 

255 

73.8 

25,8 

70 
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No. 

L . 

I« 

Stoffe 

4 Stun- 
,k-n 

X ■/. 

y •/. 

ber.  x 

6. 

IOO“ 

BaCO,  -f 

.55 

72,4 

27,0 

70 

K.SO.  + 

279 

80.1 

20,1 

70 

500  H,0 

403 

80,0 

19,2 

70 

7 ■ 

IOO° 

BaCO,  -f 

1,8 

36,8 

60,9 

357 

K,SO,  -f 

1,8 

35  7 

62,5 

35,7 

1000  H,0 

5.6 

54,o 

44,5 

60,3 

8,6 

55.8 

43,0 

64,6 

21,2 

66,3 

3L3 

66,3 

46,5 

68,8 

29,6 

66,3 

Tatr» 

8. 

15« 

BaSO,  -f 

0,44 

5A 

94,9 

4.2 

K,CO,  + 

0,44 

5,2 

94.8 

4,2 

500  1 1,0 

J 

8,1 

9L9 

8,0 

a)  BaSO,, 

2 

13.3 

86,7 

12,0 

o,i 8 •/, 

5 

16,4 

83.6 

•5.5 

Wasser  ein- 

6 

16,9 

83,1 

■ 5,8 

schliessend 

IO 

•7.9 

82,1 

16 

14,1 

•7.7 

82,3 

16 

•7.2 

•7.7 

82,3 

16 

25 

lS,0 

82,0 

16 

28 

20,3 

79,7 

16 

30 

•9.9 

80,1 

16 

45 

•9.' 

80,9 

16 

b)  wasscr- 

2,6 

6,2 

93.8 

6,0 

frei 

6 

8,9 

9*. 

10,6 

•2.3 

•4,5 

85,5 

•5.9 

35 

16,2 

83.8 

16 

6, 

16,9 

83,1 

16 

9- 

3” 

BaSO,  -(- 

3 

2,0 

98,0 

2,0 

K,CO,  -f- 

7.4 

2,8 

97,2 

2,8 

100  11,0 

12,2 

2,6 

97.4 

2,9  7 

•7 

2,9 

97.‘ 

2.99 

32,3 

3,2 

96,8 

3 

36 

3.2 

96,8 

3 

50 

3,5 

96,5 

3 

410 

4.« 

95,9 

3 

421 

4.1 

95-9 

3 

IO. 

3° 

BaCO*  -j- 

0,36 

39.4 

— 

40 

K,S0,  -f- 

°.5 

46,1 

49.4 

100  H.O 

0,8 

58.  • 

62,8 

0,9 

62.2 

65,8 

3 

65,2 

79,8 

; 

5.2 

73,3 

So 

No. 

h 
| £ 

Stoffe 

Tag» 

X •/. 

y «/. 

ber.  v 

10. 

3* 

BaCO,  -f- 

7.8 

74.6 

80 

K,SO,+ 

IO 

84,3 

80 

100  1 1,0 

•2,3 

81,4 

80 

16 

81,7 

80 

20 

85.« 

80 

32 

85,9 

So 

40 

88,6 

80 

50 

90.5 

so 

60 

91.2 

80 

379 

91,6 

80 

400 

92,9 

80 

4.1 

92,3 

80 

Stun- 

* 

den 

] 1. 

5' 

BaCO,  + 

4 

52,4 

50 

5 K.SO,  + 

8 

61,7 

72,2 

500  H,0 

21,8 

78,0 

89 

7z,i 

96,0 

90 

• 7L3 

97,0 

90 

Tage 

18. 

4» 

BaCO,  + 

1,6 

67,0 

5L3 

Na, SO,  -f 

• ,6 

64,4 

5*. 3 

500  H,0 

3 

69,3 

70 

5 

78,4 

80,3 

5.9 

84,6 

82,3 

•4 

84,2 

84.97 

14 

84,6 

84,97 

30 

90,7 

85 

30 

88,9 

85 

•9. 

4“ 

BaCO,  -f 

0,96?  88,5 

88 

3 Na,SO,-{- 

0,96, 9 ',7 

88 

Ul 

8 

b 

2,025 

94,7 

94,5 

2,025 

94.1 

94,5 

5 

95.0 

95 

5 

94,3 

95 

20. 

4 * 

3 BaCO*  -f- 

0,96 

74,4 

75 

Na,SO,  + 

0,96 

74,9 

75 

500  H,0 

2,025 

82,7 

86,97 

2,025 

OC 

u 

4* 

86,87 

5 

87.9 

87 

5 

87,0 

»7 

Besprechung  der  vorstehenden  Tabellen 
soll  demnächst  zugleich  mit  derjenigen  der 
Versuche  über  den  Einfluss  der  Massen  in 
einer  besonderen  Arbeit  folgen. 
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ERWIDERUNG  AN  HERRN  DR.  WILHELM  PFANHAUSER  JUN. 

(Antwort  auf  die  > Entgegnung  gegen  Dr.  A.  Fischer«). 


Herrn  Dr.  Pfanhauser  milchte  ich  nur  als 
Schlusswort  erwidern,  dass  auch  ich  auf  eine 
unsachliche  Diskussion  verzichte.  Wer  meine 
Arheiten  »lieber  den  Ersatz  des  Mononalrium- 
sulfits  durch  Dinatriumsulfit  in  cyankalischen 
Kupferbädern«  in  Heit  g desVlII.  Jahrg.  d. Ztschrft. 
und  »Ucber  den  Ersatz  des  Mononatriumsulfits 
durch  Dinatriumsulfit  in  cyankalischen  Messing- 
bädern« in  Heft  n desselben  Jahrganges  durch- 
gelesen  hat,  wird  zugeben,  dass  Herr  I »r.  Pfan- 
hauser in  seiner  »Entgegnung*  in  Heft  2 
d.  Jahrg.  die  unsachliche  Diskussion  er- 
öffnet hat.  Herr  Dr.  Pfanhauser  setzt  dieselbe 
auch  in  seiner  neuesten  »Engegnung*  in  Heft  4 
d.  Jahrg.  noch  fort;  er  wirft  mir  vor:  »Herr 
Dr.  Fischer  ist  eben  noch  immer  der  irrigen 
Ansicht,  dass  «4  g NaaCOi  und  20  g NaHSO» 


in  der  Weise  auf  einander  reagieren,  dass  sich 
24  g NajSOi  bilden  müssen  und  ein  Ueber- 
schuss  von  ca.  4 g NaiCOa  verbleibt.«  Hatte 
Herr  Dr.  Planhauser  meine  Arbeit  »l'ebcr 
den  Ersatz  des  Mononatriumsulfits  durch  Di- 
natriumsulfit in  cyankalischen  Kupferbädern« 
aufmerksam  gelesen,  so  hätte  er  meine  Aeusse- 
rang  dort  finden  müssen:  »dass  die  Einwirkung 
der  beiden  Salze  (Mononatriumsulfit  und  lli- 
natriumcarbonat)  auf  einander  in  der  beträcht- 
lichen Verdünnung,  wie  sic  die  Vorschrift  ver- 
langt, keine  vollständige  ist,  sondern  dass 
noch  unverändertes  Mononatriumsulfit 
vorhanden  bleibt« 

Eine  Diskussion,  die  auf  so  ungerecht- 
fertigten Grundlagen  sich  aufhaut,  ist  im  höchsten 
Grade  — »unsachlich«. 

L>r.  Armin  Fischer. 


REFERATE. 


Ueber  elektrolytisches  Beizen  der  Metalle. 

Von  F.  I.oppe.  (I.'Elecirochimic,  VII.  tgoz.) 

Gegenwärtig  beizt  inan  die  metallischen 
Platten  dadurch,  dass  man  sie  entweder  in 
saure  oder  in  alkalische  l.osungen  taucht.  Für 
Eisen,  Kupfer  und  die  Ixgierungen  des  letzteren 
wendet  man  saure  I-Osungcn  an,  für  Aluminium 
und  Zink  jedoch  alkalische  l.osungen. 

Diese  Beizverfahren  sind  jedoch  langwierig 
und  teuer;  die  l.osung  wird  schwacher,  und  es 
ist  sehr  schwierig,  das  Metallsalz,  wenn  das 
Metall  einen  gewissen  Wert  hat,  aus  der  Lo-ung 
wiederzugewinnen;  endlich  wirken  die  Hader 
äzend,  was  für  das  Metall  sehr  nachteilig  und 
für  die  Arbeiter  sehr  gefährlich  ist,  und  ferner 
ist  es  sehr  schwierig,  die  HUssigc  Saure  einzu- 
dampfen,  wenn  sie  nicht  mehr  gebraucht  werden 
kann. 

Von  den  vielen  zahlreichen  Verfahren  hat  sich 
in  der  Praxisnurein  einziges  in  grosserem  Missstabe, 
dasjenige  von  Cow  per  Goles,  eingebürgert.  Es 
wird  zum  Heizen  der  eisernen  Kes*elrohrcn  an- 
gewendet,  erfordert  aber  ebenfalls  ein  saures  Bad. 

Die  Vereinigte  Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 
von  Wien  und  Budapest  hat  sich  cm  Heizvcr- 
fahren  patentieren  lassen,  welches  in  Hinsicht 
auf  Schnelligkeit  wie  auf  Sparsamkeit  be- 
merkenswerte Resultate  ergiebt. 

Dieses  neue  Verfahren  ist  Itlr  alle  Metalle 
anwendbar;  auch  hat  es  den  Vorteil,  dass  das 
Bad  nicht  schwächer  wird.  Ferner  kann  man  das 
geU*ste  Metall,  wo  es  sich  der  Muhe  lohnt, 
leicht  wiedergewinnen.  und  ausserdem  kann  die 
l.osung,  welche  neutral  Ist,  ohne  Nachteil  ein- 
gcdamplt  werden. 


Der  Elektrolyt  Ist  ein  Alkalisalz;  die  eine 
der  Elektroden  licsicht  aus  dem  zu  beizenden 
Metall,  die  andere  aus  Kohle  oder  aus  einem 
Metall,  das  nicht  angegriffen  wird.  (Sie  kann 
jedoch  auch  aus  dem  zu  Izeizendcn  Metall  be- 
stehen.) 

Bei  Fasen,  Kupfer  oder  Legierungen  des 
letzteren  wird  das  zu  beizende  Metall  als  Anode 
benutzt.  Das  sich  auf  der  Anode  bildende 
Metalloxyd  wird  durch  das  Alkalioxyd  gefällt,  so 
dass  das  Oxyd  beständig  gereinigt  wird. 

Zink  und  Aluminium  dagegen  werden  als 
Kathode  benutzt.  Auf  dieser  bildet  sich  ein 
Alkalizinkat  oder  ein  Alkalialuminat,  so  dass 
das  Zink  und  das  Aluminium  als  Oxyde  gefallt 
werden. 

Das  Bad  kann  gleichzeitig  zur  Entfettung 
der  metallischen  Oberflächen  dienen;  in  diesem 
F'allc  wird  das  Metall  als  Kathode  angewendet, 
und  die  Losung  welche  für  den  Durchgang  des 
Stromes  hcigetu  litct  ist,  lost  das  Fett  auf. 

Wenn  inan  das  Verfahren  zum  Beizen  der 
Eisenplatten  anwendet,  welche  zur  Herstellung 
des  Weissbleehs  dienen,  »erfahrt  inan  folgender- 
massen : 

Als  Elektrolyt  nimmt  man  eine  zo* « Losung 
von  Natriumsulfat,  wie  cs  in  den  Fabriken  her- 
gestellt  wird,  wahrend  die  Elektroden  sämtlich 
aus  dem  zu  beizenden  Eisen  bestehen. 

Man  lasst  zuerst  den  Strom  in  einer  Rich- 
tung Miessen,  «o  dass  die  die  Anoden  bildenden 
Platten  gebeizt  werden,  wahrend  diejenigen,  welche 
die  Kathoden  bilden,  entfettet  werden.  Hierauf 
werden  diegebeirten  Platten  entfernt  und  durch  neue 
ersetzt.  Nun  wird  der  Strom  umgekehrt,  so 
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dass  die  Platten,  die  während  der  vorhergehen- 
den Operation  entfettet  wurden,  nun  gebeizt 
und  die  neu  eingesetzten  Platten  entfettet  werden. 
Ist  die  Operation  beendet,  so  nimmt  man  die 
gebeizten  Platten  heraus,  ersetzt  sie  durch  neue 
und  kehrt  den  Strom  von  neuem  um.  Der 
Prozess  wird  in  dieser  Weise  fortgesetzt,  so 
dass  also  die  Platten  zuerst  entfettet  und  nachher 
gebeizt  werden.  Die  Dauer  des  Prozesses  hängt 
natürlich  von  der  Intensität  des  Stromes  ab.  Bei 
einem  Strom  von  60  bis  tza  Ampere  pro  qm 
der  zu  beizenden  Platte  dauert  jeder  Vorgang 
etwa  eine  halbe  Stunde.  I)a  jede  Platte  zwei 
Prozessen  unterworfen  wird,  beträgt  der  Strom- 
verbrauch 60  bis  120  Ampere  pro  qm  Platte. 
Da  ferner  die  mittlere  Potentialdifferenz  4 Volt 
beträgt,  beträgt  der  Verbrauch  an  Energie  240 
bis  480  Wattstunden  pro  qm  Platte,  ist  also 
sehr  gering. 

Die  Platten  werden  in  Rahmen  aus  Eisen- 
draht  eingebracht,  die  mit  Blei  umgeben  sind  und 
die  von  dem  Elektrolyten  nicht  angegriffen  werden. 
Die  Rahmen  haben  eine  innere  Breite  von 
20  mm,  und  wird  die  Platte  entweder  durch 
eine  im  oberen  Teil  vorhandene  Oeflnung  oder 
von  der  Seite  des  Rahmens  eingebracht.  Da  die 
Platte  sich  oft  wirft,  wird  sie  im  Rahmen  der- 
art eingebracht,  dass  sie  denselben  an  mehreren 
Punkten  berührt,  wodurch  auch  der  elektrische 
Kontakt  gesichert  wird. 

Die  Rahmen  werden  parallel  zu  einander 
angeordnet  und  durch  HolzstUcke  von  einander 
isoliert.  Andererseits  sind  die  Rahmen  paar- 
weise mit  einem  Leiter  verbunden,  derart,  dass 
die  zwischenliegenden  Rahmen  die  andere 
Elektrode  bilden  und  mit  einem  zweiten  Leiter 
in  Verbindung  stehen. 

Die  Kasten  bestehen  gewöhnlich  aus  Beton. 
Die  Gesamtheit  der  Elektroden  kann  behufs 
Einsetzen  von  neuen  Platten  herausgenommen 
werden. 

Beim  Durchfluss  des  Stromes  tritt  eine 
starke  Gasentwickelung  auf,  und  die  Lösung 
wird  trtibe.  Die  Flüssigkeit  erwärmt  sich,  und 
es  bilden  sich  schwarze  oder  rotbraune  Flocken 
von  Eisenhydroxyd,  die  sich  am  Boden  des 
Gefässes  absetzen  oder  an  der  Oberfläche 
schwimmen.  Die  Flüssigkeit  wird  mittels  einer 
Pumpe  in  Zirkulation  versetzt  und  in  einen 
Reinigungsapparat  UbcrgefUhrt,  aus  welchem  sie 
in  das  Gefäss  zurückkehrt. 

Die  Potentialdifferenz  beträgt  pro  Gefäss 
4 Volt  ungefähr;  man  kann  bei  höherer  elektro- 
motorischer Kraft  mehrere  Gefässe  mit  einander 
verbinden. 

Dieses  Verfahren  ist  in  der  grossen  F.isen- 
blechfabrik  zu  Teplitz  in  Böhmen  versucht  worden, 
wo  nun  auch  die  für  den  Grossbetrieb  not- 
wendigen Apparate  aufgestellt  worden  sind. 

—hl. 

Die  elektrolyttsehe  Fabrikation  des  Antimons. 

Von  J.  Isart  (I.'F.lectricien,  17.  V.  1902). 

Zu  den  Metallen,  welche  einer  Behandlung 
durch  die  Elektrolyse  in  der  Elektro-Metallurgie 


noch  nicht  unterworfen  wurden,  gehört  das 
Antimon. 

Dieses  Metall,  das  im  Akkumulatorenbau 
zur  Herstellung  der  Gitterplatten  und  als  Zusatz 
zu  Legierungen  verwendet  wird,  gewinnt  von  Tag 
zu  Tag  an  immer  grosser  werdender  Wichtigkeit. 
Die  billigste  Kraftquelle  zur  Fabrikation  des 
Antimons  waren  die  natürlichen  Wasserfälle  in 
gebirgigen  Gegenden,  in  deren  Nähe  sich  Antimon- 
erzlager befanden. 

Von  den  Werken,  welche  sich  mit  der  Fabri- 
kation des  Antimons  befassen,  sind  unter  anderen 
zu  nennen:  die  Firma  Siemens  & Halske  in 
Wien,  in  Banya  (Ungarn),  in  N'akety  (Neu-Cale- 
donien),  wo  das  natürliche  Schwefelantimon  in 
Ueberfluss  vorhanden  ist.  Leider  sind  die  Er- 
gebnisse des  letzten  Werkes  nicht  bekannt. 

Alle  diese  Werke  arbeiten  nach  einem  Ver- 
fahren, das  auf  folgendem  Prinzip  beruht:  Losung 
des  Schwefelantimons  in  einem  Schwefelalkali 
und  Elektrolyse  der  Flüssigkeit  Im  Grunde  ist 
diese  Methode  nur  die  direkte  Anwendung  der 
bekannten  elektrochemischen  Analyse,  und  die 
einzelnen  industriellen  Verfahren  unterscheiden 
sich  nur  durch  die  Art  und  Weise,  in  der  die 
Bildung  der  Polyschwefelsalze  in  grossen  Mengen 
verhindert  werden. 

Bei  der  Elektrolyse  kommt  es  vor,  dass  das 
Molekül  des  Antimonglanzes  Sbi  S,  geschieden 
wird : Sb,  wandert  nach  der  Kathode,  der  Schwefel 
dagegen  nach  der  Anode.  Dieser  tritt,  anstatt 
sich  niederzuschlagen,  mit  dem  Ueberschuss  von 
Schwefelalkali  in  Verbindung  und  giebt  mehr  und 
mehr  konzentrierte  Polyschwefelverbindungen. 
Die  grössere  Dichtigkeit  des  neuen  Bestandteils 
bewirkt  eine  vollkommene  Ausbreitung  in  der 
Flüssigkeit,  was  man  an  der  immer  brauner 
werdenden  Färbung  des  Bades  erkennen  kann. 
Alsdann  tritt  ein  Moment  ein,  in  welchem  das 
niedergeschlagene  Antimon  sich  wieder  lost.  Das 
Gleichgewicht  kann  alsdann  gestört  und  das  Metall 
von  neuem  gefällt  werden  nur  durch  eine  Ver- 
grosserung  des  Potentialunterschiedes;  anderer- 
seits begreift  man  leicht,  da  der  Grad  der  Vul- 
kanisation eine  Funktion  der  Masse  des  frei- 
gewordenen Metalles  ist,  dass  von  einem  gewissen 
Punkte  aus  die  Spannung  beständig  zunimint  und 
infolgedessen  ein  industrielles  Verfahren  unmöglich 
oder  mindestens  zu  gefährlich  macht. 

Siemens  & Halske  vermeiden  diese 
Schwierigkeit,  indem  sie  von  NaHS  ausgehen. 
Jedoch  wird  der  Uebelstand  nicht  gänzlich  be- 
seitigt. 

Nach  Engelhardt  indessen  würde  die 
Schwefelsäure  auf  den  Antitnongianz  als  wirk- 
liche Säure  einwirken,  wobei  Schwefelwasserstoff 
frei  wird,  d.  h.  es  werden  dadurch  die  drei 
Schwefelatome  unterdrückt,  welche  das  Bad  in 
der  gewöhnlichen  Zeit  polysulfurieren  würden: 

Sb,  S,  + 6 Na  HS  = Sb,  S,;j  Na,  S + 3H,  S 

Sb,  S,'3  Na,  S + 6 H = Sb,  + 6 Na  HS. 

Die  Elektrolyse  würde  also  nur  zur  Zersetzung 
des  Wassers  und  zur  Transportierung  der  zur 
Fällung  des  Antimons  auf  der  Kathode  not- 
wendigen Wasserstoffionen  dienen. 
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Dr.  Wilhelm  Borchers  wendet  das  Natrium- 
monosulfat  an.  Nach  diesem  sind  die  Reaktionen 
folgende : 

i.  Elektrolyse  des  Wassers: 

3 11,  O = 6 H + 3 O. 

i.  An  der  Kathode: 

Sb,  S,  + 3 Na  2 S + 6 H = Sb,  -f  6 Na  HS. 

3.  An  der  Anode: 

6 Na  HS  + 3 O = 3 H,  O + 3 Na.  S,. 

Man  kommt  also  zur  angedeuteten  Poly- 
sillfurierung. 

Die  einzige  rationelle  Operation  wilrde  also 
der  reine  und  einfache  Niederschlag  des  Schwefels 
an  der  Anode  sein,  was  leicht  zu  erreichen  ist. 
Man  erschwert  aber  alsdann  den  guten  Verlauf 
des  Prozesses  infolge  der  ungeheueren  Ver- 
grosserung  des  Widerstandes,  der  durch  den 
Niederschlag  entsteht  und  der  theoretisch  bis  zur 
vollkommenen  Isolation  der  positiven  Elektrode 
führen  würde. 

Man  muss  also  einen  anderen  absorbieren- 
den Körper  als  Schwefelnatrium  finden,  der  im- 
stande ist,  sich  der  Schwefelionen  im  Augenblicke 
ihrer  Entstehung  zu  entledigen. 

Verschiedene  Versuche  unter  der  Mitarbeiter- 
schatt von  I.don  Thomas  haben  zu  folgender 
I,ösung  des  Problems  geführt. 

Der  Antimonglanz  wird  durch  Schwefelnatrium 
behandelt,  das  ihn  als  gewöhnlichen  Sulfoantimonit 
anflost.  Zur  Elektrolyse  verwendet  man  einen 
Apparat  mit  Diaphragma;  in  die  Kathodenzelle 
bringt  man  den  gelosten  Antimonglanz  und  in 
die  Anodenzelle  eine  Lösung  von  Aetznatron. 
Das  Ganze  wird  durch  einen  Zusatz  von  etwas 
Ammoniaksalz  besser  leitend  gemacht. 


Die  auf  ihre  einfachste  Form  geführten  Re- 
aktionen können  wie  folgt  ausgedrückt  werden. 

1.  Auflösung  des  Antimonglanzes  in  normales 
Sulfoantimonit : 

Sb,  S»  -(-  3 Na,  S = 2 Sb  S,  Na«. 

2.  In  der  Kathodenzclle  wird  Sb,  frei,  das 
niedergeschlagen  wird,  und  S«,  das  durch  das  Dia- 
phragma hindurchgeht.  Das  Schwefelnatrium  wird 
regeneriert  und  von  neuem  gelöst: 

2 Sb  S,  Na,  = Sb,  + S,  + 3 Na,  S. 

3.  I11  der  Anodenzelle  findet  die  Elektrolyse 
des  Wassers  statt: 

3H,0  = 6H  + 30. 

Die  Ionen  des  Schwefels,  der  in  Gegenwart 
des  Natrons  und  Wasserstoffes  entsteht,  geben 
zuerst  Monosulfür: 

6 Na  OH  + 3 S + 6 H = 3 Na,  S -f  6 H,  O. 

Hierauf  Polysulfür  auf  gewöhnliche  Art  und 
Weise. 

Je  nach  der  Menge  des  Natrons  kann  in 
gleicher  Weise  sich  Schwefelhydrat  bilden,  das 
bei  Berührung  mit  dem  Sauerstoff  sofort  ein  Poly- 
sulftlr  giebt: 

6 Na  OH  -f  6 S + 1 2 H = 6 Na  HS  + 6 H,  O 
6 Na  HS  + 3 O = 3 Na,  S,  + jH,  O. 

Es  folgt  also,  dass  bei  allen  Methoden  der 
Schwefel  absorbiert  wird,  und  man  mit  Hilfe  des 
Diaphragmas  die  Sulfuration  weit  (Uhren  kann.  In 
der  Praxis  wird  man  jedoch  beim  Monosulfür 
Na,  S stehen  bleiben. 

Dieses  Verfahren  wird  in  dem  Werk  von 
Cassagnas  angewendet. 

R. 


PATENTBESPRECHUNGEN . 


Vorrichtung  zur  elektrolytischen  Gewinnung 
von  Lelehtmetallen  — Eduard  Haag  in  Ilnlcnsee 
b.  berlin.  — D.  R.  P.  No.  1 25004. 

Die  Vorrichtung  besieht  uns  einer  trichterförmigen 
Zersetzungszclle , welche  über  einer  schmclxflussigen 
Kathode  ungeordnet  iat.  Dicht  unter  dem  ADodenroit 
der  Zelle  iat  eine  durchlässige  Einlage  aus  Glaswolle 
oder  Aebeat  angebracht,  welche  das  Aufateigen  and 
Verbrennen  der  im  Kathodenspiegel  abgeschiedenen 
MetaUkUgelchen  an  der  Oberfläche  des  Elektrolyten 
verhindern  soll. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  Carblden.  — 

Christian  Diester  in  Koblenz.  — D.  K.  P.  No.  125209. 

Zum  Zwecke,  die  Carbidbildung  zu  fördern,  mithin 
mit  einem  geringeren  Kraftverbraucii  als  bisher  eine 
gleiche  oder  höhere  Ausbeute  an  Corbid  zu  erzielen, 
wird  das  Verfahren  unter  Druck  und  bei  l.uftithschluss 
ausgeführt.  Entweder  evaeniert  man  das  betreffende 
Geldes  und  setzt  es  nachher  unter  Kohlensänrcdrnck, 
oder  tnan  verwendet  kohlensaure  Salze  im  Gemisch 
mit  Kohle  zum  Zwecke,  durch  Abspaltung  der  Kohlen- 
säure hei  der  Reaktion  im  geschlossenen  Gefäss  einen 
Gasdruck  zu  erhalten. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  Permanganat 
mittels  Elektrolyse  unter  Anwendung  einer 
manganhaltigen  Anode.  — George«  Jean  Adolphe 
Griner  in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  125060. 

Zur  Ausführung  des  Verfahrens  verwendet  man 
zweckmässig  eine  Anode  aus  Mangancarbid.  Bei  dem 
Nachlassen  bezw.  Aufhören  der  Pentmnganatbildung  wird 
durch  Fortsetzung  der  Elektrolyse  der  L'eberaehuss  von 
Natronhydrat  dadurch  aus  dem  Anodenraam  entfernt, 
dass  man  eine  verdünnte  Lösung  von  Aetznatron  un- 
mittelbar um  den  Anodenranm  bezw.  in  dem  Kathoden- 
raum  zirkulieren  lässt,  worauf  das  Natriumpcrroangnnat 
aus  der  so  vom  Ueberschuss  an  Aetznatron  befreiten 
Permanganatlösung  einfach  durch  Eindampfen  in  ge- 
brauchsfähiger fester  Form  gewonnen  werden  kann. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Hydrosulfiten  der  alkalischen  Erden 
und  des  Magnesiums.  — Dr.  Albert  R.  Frank 
in  Charlottenburg.  — D.  R.  P.  No.  125207. 

Ais  Kalhodcnfliissigkeit  werden  derartig  konzen- 
trierte Lösungen  der  Bisulüte  der  alkalischen  Erden 
und  des  Magnesiums  angewcndel,  dass  sich  die  ent- 
standenen Hydrosulfite  während  der  Elektrolyse  ln 
fester  Form  ausacheiden. 
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Sammlerelektroden.  — Knickerbocker  Trust 
Company  in  New-York.  — I).  R.  P.  No.  125306. 
Die  Elektrode  bestellt  ausschliesslich  aus  wirksamer 
Masse  ohne  metallene  Zwischenlagen  und  ist  durch 
Formieren  auf  der  einen  Seite  als  positive,  auf  der 
andern  Seite  als  negative  Polelcktrode  ausgebildet. 


Sammlerelektrode.  — Knickerbocker  Trust 
Company  in  New-York.  — D.  R.  P.  No.  125307. 
(Zusatz  zum  Patente  No.  125306.) 


Fig.  40. 


Die  zweipolige  Mafseelefclrode  ist,  um  ihr  grossere 
Festigkeit  zu  geben,  aus  kleineren  Masseplatten  b zu- 
sammengesetzt, die  mit  einem  Rahmen  a aus  nicht 
leitendem  Stoff  versehen  sind  und  keine  metallene 
Zwischenlagen  besitzen.  Die  Elektrode  wird  wie  im 
Hauptpatent  durch  Formieren  auf  der  einen  Seite  als 
positive  auf  der  anderen  Seite  als  negative  Polelektrode 
hergestellt. 


Negative  Polelekirod©  für  galvanische  Elemente 
aus  Zink  mit  Zinkamalgamfflllung.  — Wilhelm 
Erny  in  Halle  a.  S.  — D.  R.  P.  No.  125787. 

Das  Zinkamalgam  fallt  den  Zwischenraum  zwischen 
zwei  mit  einander  verbundenen  Zinkzylindern  aus,  von 
denen  der  der  positiven  Polelcktrode  zugewandte  Zylinder 
nus  einem  Zinkdrahtgeflecht  oder  ans  einem  Zinkblech 
besteht,  das  mit  Durchbrechungen  versehen  ist. 


Verfahren  zur  Herstellung  einer  röhrenför- 
migen Elektrodenschutzvorriehtung.  — Dr. 

Anion  Netil  in  Prag.  — D.  R.  P.  No.  1258S2. 


Eine  an  beiden  Enden  offene  Röhre  g aus  chemisch 
indifferentem  und  nicht  leitendem  Material,  etwa  aas 
(»las,  wird  mit  einem  feinen  Längsriss  r versehen,  der 
durch  geeignete  Sprei/inittel  wie  etwa  zwei  in  Wasser 
mifqucllende  Holzdorne  h geöffnet  wird.  Zwischen  den 
beiden  Dornen  ist  eine  Leiste  / aus  leicht  schmelzbarem 
Metall  cingexwängt,  die  dem  Drucke  der  beiden  Dorne 
widerstehen  kann.  Nun  wird  von  dem  einen  Rohrende 
aus  das  in  eine  Kupferlcitung  s eingelötete  Platinblech 


Verfahren  zur  Herstellung  von  Kautsehuk- 
und  Guttapercha-Ersatzmitteln.  - Dr.  August 
Foc Ising  in  Charlottenbutg.  — D.  K.  P.  No.  125 3 14. 

Oelc  oder  Fisch-  und  Robbentran  werden  unter 
Zusatz  geringer  Mengen  Säure  der  elektrolytischen 
Oxydation  durch  einen  Strom  von  niedriger  Spannung, 
aber  hoher  Stromstärke  bis  zur  vollständigen  Erstarrung 
unterworfen. 

Vorrichtung  zur  elektrolytischen  Gewinnung 
von  Lelchtmetallen  mit  Ober  einer  schmelz- 
HQsstgen  Metall kathode  angeordneter  trich- 
terförmiger Zersetzungszelle.  — Eduard  Haag 
in  llalensee  bei  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  125337. 

Um  das  Springen  der  Zcrsctzungszcllc  sowie  das 
Erstarren  des  Elektrolyten  und  das  hierbei  eintretende 
Versetzen  der  Abflussöffnung  der  Zelle  zu  verhüten, 
wird  die  Zelle  während  der  Elektrolyse  mit  einer 
Flüssigkeit  von  hohem  Siedepunkte  (z.  B.  Paraffin) 
umschlossen,  welcher  die  Wärme  angeführt  wird,  und 
die  ihrerseits  eine  allmähliche  gleichmässige  Erhitzung 
sowie  Abkühlung  des  Behälters  und  des  Elektrolyten 
bewirkt  und  während  der  Elektrolyse  die  Temperatur 
konstant  erhält. 


Fig.  42- 


in  den  Schlitz  r so  cingeschoben,  «lass  die  Zuleitung  2 
im  Inneren  des  Rohres,  doa  Platinblech  sich  aussen 
befindet.  Das  Ganze  wird  darauf  auf  eine  solche 
Temperatur  gebracht,  dass  die  Leiste  I zum  Schmelzen 
kommt.  Die  im  Rohrmantel  herrschende  Spannung 
schliesst  sofort  den  Riss  das  Plaiinblech  festklemmend. 
Die  Holzdorne  k können  leicht  entfernt  werden  und 
der  Riss  r von  innen  mit  einem  entsprechenden  Kitle 
überstrichen  werden. 


Giessform  für  Rlppen-Sammlerplatten.  — Dr. 

Lehmann  & Mann  in  Berlin.  — D.R.P. No.  126320. 


Verfahren  zur  Herstellungfesthaftender  glatter 
galvanischer  Niederschläge.  — Friedlich  Darm- 
städter  in  Dainisladt.  — D.  R.  1\  No.  125404. 

Der  Bäderlatigc  werden  solcne  feste  oder  flüssige, 
einen  chemischen  Einfluss  nicht  ausübende  Körper  zti- 
gesetzt,  welche  geeignet  sind,  bei  hinreichend  starker 
Bewegung  der  Flüssigkeit  durch  Aimosaen  an  die 
Kathoden  die  an  denselben  sich  nnsetzenden  Wnsser- 
stoffbläschcn  zu  beseitigen,  sowie  die  Niederschläge  zu 
glatten. 

Elektrolyt  für  Aluminium-Kondensatoren  oder 
Gleichrichter.  - Siemens  & Hsllltc«  Aktien- 
gesellschaft in  Berlin.  — IX  R.  P.  No.  125769. 

Der  Elektrolyt  besieht  aus  einer  wässerigen  Lösung 
von  Magncsinmbikarbonat  oder  Calciumbikarbonat. 


FiR.  43 
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Die  die  Giessform  bildenden  zusammengehörigen 
Kernlamellengruppen  c werden  durch  ein  einziges 
Korvenscbubgetriebc  i,  ky  A,  c , d folgeweise  zurück- 
gezogen, so  dass  die  Kippenplatte  leicht  aus  der  Form 
genommen  werden  kann. 

Verfahren  zur  gleichzeitigen  Herstellung  ver- 
schieden starker  galvanischer  Niederschläge 
auf  demselben  Gegenstand.  — William  Y.  Buck 
io  Bristol,  V.  St.  A.  — D.  R.  P.  No.  126053. 

Die  Gegenstände  werden  in  bekannter  Weise 
zwischen  zwei  Anoden  aufgehängt,  jedoch  paarweise 
mit  den  weniger  stark  zu  überziehenden  Seiten  gegen 
einander  gekehrt  angeordnet.  Infolge  des  gegenseitigen 
Schatzes  gegen  die  Stromwirkung  wird  so  auf  den 
einander  zugekehrten  Seiten  ein  schwächerer  Nieder- 
schlag als  auf  den  Aussenseiten  erzielt. 

Apparat  zur  Elektrolyse  von  Alkallsalzen 
unter  Benutzung  einer  Queeksllberkathode 


— Josiah  Wyckliffe  Kynaston  in  Liverpool.  — 
D.  R.  P.  No.  126317. 

Der  Apparat  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  neben 
den  Anoden  mehrere  horizontale  Platten  über  einander 
angeordnet  sind,  die  wie  der  Boden  der  Zelle  eine 
dünne  und  weit  ausgebreitete  Schicht  von  Quecksilber 
tragen.  Hierdurch  wird  ermöglicht,  die  Anoden  mit 
einer  Kathode  von  sehr  grosser  Oberfläche  zu  umgeben. 


Elektrodenmasse  für  Strom9ammler.  — Reinhold 
Knöschke  in  Leipzig-Gohlis.  — D.  K.  P.  No.  126422. 

Die  wirksame  Masse  wird  aus  einem  Gemisch  von 
Bleioxyden  und  Bleischwamm,  der  mit  Wasserstoff  be- 
laden ist,  hergestellt.  Der  Bleischwamm  wird  aus 
einer  Bleinitrntlösung  gewonnen  und  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  behandelt,  um  Reste  der  Salpetersäure 
aus  dem  Bleischwamm  zu  entfernen.  Der  Mischung 
können  bekannte  Bindemittel,  sowie  zur  Erhöhung  der 
Leitfähigkeit  Graphit,  Koks  u.  s.  w.  zugesetzt  werden. 


ALLGEMEINES. 


V.  InternatlonalerKongr©99  für  angewandt© 
Chemie.  Berlin  1003.  Der  V.  Internationale  Kon- 
gress für  angewandte  Chemie,  der  erste  seiner  Art  auf 
deutschem  Boden,  wird  in  der  Pfingstwoche  des  nächsten 
Jahres  im  Reichstagsgebäude  zu  Berlin  abgchalten 
werden.  Hervorragende  Vertreter  der  deutschen  Wissen- 
tohaft  and  Industrie  sind  zu  einem  Orgnnisations- 
Komitee  zusammengetreten,  welches  bereits  eine  Reihe 
von  Sitsungen  abgehoben  und  die  Organisation  des 
Berliner  Kongresses  im  grossen  Rahmen  festgelegt  hat. 
Ehrenpräsident  des  Kongresses  ist  Geheimer  Rat  Pro- 
fessor Dr.  CI.  Winkler  in  Freiberg  i.  S.,  Präsident: 
Geheimer  Regierungsrat  Professor  Dr.  Otto  N.  Witt 
in  Berlin,  Schatzmeister:  Dr.  H.  T.  Böttinger,  Mit- 
glied des  Haases  der  Abgeordneten,  Direktor  der  Elbcr- 
felder  Farbenfabriken. 

Der  Kongress  erregt  schon  jetzt  dos  hohe  Inter- 
esse der  Reicht-,  Staats-  und  städtischen  Behörden. 
Dem  grossen  Komitee  sind  bereits  beigetreten:  der  Herr 
Reichskanzler  Graf  von  BUlow,  die  Herren  Staats- 
sekretäre von  Posadowsky-W ebner,  von  Richt- 
hofen und  von  Thielmann,  die  Herren  Minister 
Möller,  von  Khcinbaben  und  Dr.  Stadt,  der 
Präsident  des  Deutschen  Reichstage«,  Graf  von  Ba He- 
itrem, der  Fürst  von  Donncrsmarck,  die  Gesandten 
Graf  von  Lcrcbcnfcld  (Bayern),  Freiherr  von  Varn- 
büler  (Württemberg),  Freiherr  von  Stengel  (Sachsen- 
Meiningen),  Dr.  von  Jagemann  (Baden)  und  Dr. 
Klägmaan  (Hansastädte),  .Staatsminister  von  Gosslcr, 
Oberpräsident  der  Provinz  Westprcusscn,  Oberbürger- 
meister Kirschncr,  ferner  Vertreter  des  Herrenhauses 
iuid  des  Hauses  der  Abgeordneten  sowie  der  Gross- 
indostrie  Deutschlands. 

Vom  Auslande  wird  die  Entsendung  offizieller 
Delegierten  zum  Berliner  Kongress  erbeten  werden.  Die 
Stadt  Berln  bringt  dem  Kongress  ein  reges  Interesse 
entgegen,  welches  in  geeigneter  Form  zum  Ausdruck 
gelangen  wird. 

ln  allen  KuIturL&ndern  der  Erde  ist  die  Bildung 
von  Organisations-Komitees  teils  geschehen,  teils  an* 
§creg«. 


Der  Kongress  wird  mit  einem  Begrüssungsabend 
am  Dienstag  den  2.  Juni  1903  beginnen.  Am  Mittwoch 
den  3.,  Freitag  den  5.  und  Montag  den  8.  Juni  werden 
Plenarsitzungen  abgehalten  werden,  für  welche  bereits 
Vorträge  hervorragender  Forscher  zugesagt  sind. 

Die  Spezial bemtungen  des  Kongresses  werden  in 
folgenden  11  Sektionen  stattfinden: 

Sektion  I:  Analytische  Chemie.  Apparate  und  In- 
strumente. 

Sektion  II:  Chemische  Industrie  der  anorganischen 
Produkte. 

Sektion  III:  Metallurgie,  Hüttenkunde  und  Explosiv- 
stoffe. 

Sektion  IV:  Chemische  Industrie  der  organischen 
Produkte. 

Subsektion  A:  Organische  Präparate  inklusive 
Teerprodukte. 

Subsektion  B:  Farbstoffe  und  ihre  Anwendung. 

Sektion  V:  Zuckerindustrie. 

Sektion  VI:  Gährungsgewerbe  und  Stärkefabrikation. 

Sektion  VII:  Landwirtschaftliche  Chemie. 

Sektion  VIII:  Hygiene.  Medizinische  und  pharma- 
zeutische Chemie.  Nahrungsmittel. 

Sektion  IX:  Photochemie. 

Sektion  X:  Elektrochemie  und  physi- 

kalische Chemie. 

Sektion  XI:  Rechts-  und  wirtschaftliche  Fragen  in 
Verbindung  mit  der  chemischen  Industrie. 

Der  Verein  Deutscher  Chemiker,  die  Deutsche 
Bunsengesellschaft  für  angewandte  physikalische  Chemie 
und  der  Verein  Deutscher  Zuckertechniker  haben  bereits 
beschlossen,  ihre  nächstjährigen  Hauptversammlungen 
an  den  Internationalen  Kongress  zn  Berlin  anzugliedern. 

Dass  ein  rühriges  I.okalkomitcc  dafür  Sorge  tragen 
wird,  den  Besuchern  der  im  Pflngstgewaode  prangenden 
Keichshauptstadt  den  Aufenthalt  daselbst  auch  durch 
gesellige  Veranstaltungen  aller  Art  zu  einem  erfreulichen 
zu  machen,  bedarf  kaum  der  Erwähnung. 

Die  Versendung  der  Einladungen  zu  dem  V.  Inter- 
nationalen Kongress  für  angewandte  Chemie,  Berlin 
1903,  soll  im  Spätherbst  dieses  Jahres  erfolgen.  Der 
Tcilnchmerbcitrag  ist  auf  20  Mark  festgesetzt. 
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Anfragen  and  Mitteilungen  sind  an  das  Bureau 
des  Kongresses,  Charlottenburg,  Marchstrasse  21,  tu 
richten,  in  welchem  Herr  Dr.  G.  Pulvermacher  als 
wissenschaftlicher  Sekretär  fungiert. 

Ein  internationaler  ElektrizltAtsprels.  Die 
Kommission  für  den  im  Jahre  1898  von  dem  ausführen- 
den  Komitee  der  damaligen  italienischen  Ausstellung  in 
Turin,  der  dortigen  Handelskammer  und  der  königlichen 
Akademie  der  Wissenschaften  gestifteten  Preis  Galileo 
Ferraris  hat,  wie  wir  der  Zeitschrift  >La  Nature«  ent- 
nehmen, beschlossen,  den  internationalen  Wettbewerb 
um  den  genannten  Preis  zu  erneuern,  und  zwar  für  den 
September  dieses  Jahres,  wo  in  Turin  ein  Denkmal  des 
berühmten  Forschers  enthüllt  werden  wird.  Der  Preis 
besteht  in  1 5000  Lire,  zuzüglich  der  Zinsen  seit  seinem 
StiftungsjaLire,  und  ist  dem  Urheber  einer  Erfindung 
zuzuerkennen,  welche  in  den  industriellen  Anwendungen 
der  Elektrizität  einen  markanten  Fortschritt  darstellt. 
Den  Preisbewerbern  ist  cs  freigestellt,  Abhandlungen, 
Zeichnungen,  Maschinen  oder  Apparate,  die  auf  ihre 
Erfindung  Bezug  haben,  der  Jury  einzusenden.  Die 
Schiedsrichter,  welche  von  dem  Komitee  ernannt  werden, 
sollen  in  den  Stand  gesetst  werden,  die  angebotenen 
Erfindungen  etc.  auch  praktisch  auf  ihren  technischen 
Wert  zu  prüfen.  Endtermin  für  die  Einsendungen  ist 
der  15.  September  1902  und  die  Adresse:  Secretariat 
de  la  commission  pour  le  prix  Galileo  Ferrari»,  prös  le 
Comite  Adminislratif  de  la  IS|  Exposition  Internationale 
d'Art  decoralif  moderne  1902,  Turin,  via  Oxpedale  28. 

Einheitliche  Bezeichnung”  elektrischer 
Grössen.  Die  Frage  einer  einheitlichen  Bezeichnungs- 
weise ist  für  die  Fachliteratur  der  ganzen  Welt  von 
so  hohem  Werte,  dass  man  den  Versuch  der  Einführung 
einer  solchen  für  die  in  der  Elektrotechnik  vorkommen- 
den Grössen  nur  mit  Freuden  begrüssen  kann.  Wir 
beglückwünschen  den  Elektrotechnischen  Verein  in 
Berlin,  dass  er  die  schon  wiederholt  aufgetauchten  dies- 
bezüglichen Bestrebungen  neuerdings  aufgegriffen  und 
zur  Ausarbeitung  eines  geeigneten  Vorschlages  ein 
Komitee  eingesetzt  hat.  Dieses  Komitee  hat  vorläufig 
einen  Entwurf  ausgearbeitet  und  denselben  der  allge- 
meinen Beurteilung  übergeben,  damit  auf  Grund  dieses 
Entwurfes  oder  etwaiger  Gegenvorschläge  eine  allgemein 
gültige  Einigung  zustande  kommen  könnte.  Der  »Elektro- 
technische Verein  zu  Wien«  hatte  von  diesen  Bestrebungen 
schon  vor  Veröffentlichung  des  ersten  Entwurfes  Kennt- 
nis und  hat  beschlossen,  diese  Bestrebungen  nach 
Möglichkeit  zu  fördern  und  für  die  auch  in  Oesterreich 
durchzusctzcndc  allgemeine  Annahme  der  zu  bcschliessen- 
den  Bezeichnungen  thunlichst  Sorge  zu  tragen.  Wir 
bringen  daher  nachstehend  den  ersten  Entwurf  zur 
Kenntnis  unserer  Leser.  Voraussichtlich  werden  im 
Herbst  dieses  Jahics  die  neuerlichen  Beratungen  des 
hierfür  von  «lern  Elektrotechnischen  Vereine  in  Bcrliu 
eingesetzten  Komitees  beginnen. 


Vorschlag  zu  einheitlicher 
Bezeichnung  der  in  den  Formeln  am 
häufigsten  vorkommenden  Grössen. 


No. 

Grösse  oder  Eigenschaft 

Zeichen 

t.  Grundmaasse. 

I 

Länge  

4 / 

2 

M,  m 

3 

Zeit  ...  

Tt  t 

No. 

Grösse  oder  Eigenschaft 

Zeichen 

2.  Zahlen,  geometrische  und 
mechanische  Grössen. 

4 

Windungszahl 

N 

s 

Fläche,  Oberfläche 

S,  s 

6 

Radius 

R,  r 

7 

Kaum,  Volumen  . . 

V 

8 

Winkel,  Bogen 

a,ß... 

9 

Geschwindigkeit  . 

V 

10 

Drehzahl 

d 

it 

Wechselgeschwindigkeit,  Frequenz  . . 

n 

12 

Beschleunigung 

a 

*3 

Kraft 

F,  f 

M 

Arbeit 

A 

«5  I 

Leistung 

P 

16  1 

Wirkungsgrad 

h 

»7 

Druck,  Spannung 

p 

18 

Trägheitsmoment 

K 

*9 

Dreh-  u.  »tat.  Moment 

D 

2° 

Dichte,  spec.  Gewicht  ...... 

3.  Wärme-  und  Lichtgrössen. 

21 

Temperatur 

X,  t*) 

22 

Wärmemenge 

C 

23 

Wärmeausdehnungskoeffizient  . . 1 

a 

24 

Lichtstärke**) 

j 

25 

Lichtstrom 

(ft 

26 

Beleuchtung 

E 

27 

Flächenhelle 

e 

28 

Lichtabgabe 

4.  Magnetische  Grössen. 

Q 

29 

magnetische  Menge 

m 

30 

magn.  Moment 

»1 

3- 

Magnetisierungsstärke 

3 

32 

magnet.  Kraft,  magnet.  Feldstärke  • 

£> 

33 

magnetische  Induktion 

I© 

34 

magnetisierende  oder  magnetomotor. 

s 

Kraft 

33 

Menge  der  Kraftlinien  . . . . . 

8-  i 

36 

magnet.  Widerstand  ...... 

SB 

37 

magnet.  Durchlässigkeit,  Permeabilität 

P 

3» 

magnet.  Aufnahmevermögen,  Suscepti- 

bilität 

X 

39 

Koeffizient  d.  magnet.  Hysterese 
5.  Elektrische  Grössen. 

V 

40 

Elektromotor.  Kraft 

E.  e 

4» 

Potentialdifferenz 

U,  u 

42 

Widerstand 

W,  TV 

43 

Stromstärke 

J.  1 

44 

Elektrizilätsmcnge  ....... 

Q.  1 

45 

Kapazität 

C.  c 

46 

Selbstinduktionskocftizient  .... 

47 

Koeffizient  der  gegenseitigen  Induktion 

I ■ nt 

48 

spez.  Widerstand  

P 

49 

spez.  I,citnngsvermögeti 

r 

50 

Dielektrizitätskonstante  ..... 

& 

51 

elektrochemisches  Aequivalcnt  . . . 

a 

52 

Wirbelstromkonstante 

ß 

53 

Elektrische  Arbeit  und  Leistung  werden 
wie  mechanische  Arbeit  und  Leistung 
bezeichnet. 

•l  I für  die  akiolute,  t für  die  von  Eispunkt  tu  rechnende 
Temperatur. 

••)  Die  Licblgrössen  sind  durch  Beschluss  des  Elektrotech- 
nischen Vereins,  des  Verbandes  Deutscher  Elektrotechniker  und 
des  Deutschen  Vereint  der  Gas  und  WuirrfachmaRser  fcstgescisi. 
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BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Blasehke.  Wörterbuch  der  Elektrotechnik. 

II.  Teil.  Französisch,  deutsch,  englisch.  Leipzig  1902. 
Verlag  von  S.  Hirtel.  Preis  M.  5, — . 

Indem  wir  auf  unsere  frühere  Besprechung  von 
Teil  I hinweiten,  geben  wir  unseren  Lesern  von  dem 
Erscheinen  des  zweiten  Teiles  dieses  ansgcseichnct  be- 
arbeiteten Wörterbuches  Kenntnis. 

Gertei,  Prof  Dr  Hans.  Ueber  die  Anwendung 
der  Lehre  von  den  Gasionen  auf  die  Er- 
scheinungen der  atmosphAren  Elektrizität. 

braunschweig  1901.  Druck  und  Verlag  von  Friedrich 
Vieweg  & Sohn.  Preis  M.  — ,60. 

Benischke,  Dr.Gustav.  Elektrotechnik  ^Einzel- 
darstellung. Braunschweig,  Verlag  von  Friedrich 
View  cg  & Sohn.  Heft  t.  Die  Schutzvorrichtungen 
der  Starkstromtechnik  gegen  atmosphärische  Ent- 
ladungen. Preia  M.  1,20,  geb.  M.  1,60.  Heft  2.  Der 
Parallel  betrieb  von  Werhselstrommnschiuen.  Preis 
M.  1,20,  geb.  M.  1,60. 

Liesegang,  Dr.  Paul  E.  Der  Kohle-Druck.  (Mit 
Ergänzungen  von  Dr.  Ed.  Li  esc  gang.)  12.  durch- 
gesehene  Aufisgc.  Mit  24  Abbildungen.  Leipzig  1902 
Ed,  Liesegangs  Verlag  (Rad.  Helm).  Preis  M.  2,50' 

Victor,  Ernst,  dipl.  Ingenieur.  Die  Cyankaltum- 
Laugung  von  Golderzen.  (James  Park  s »Cyanide 
Process  of  Gold- Extraction«.)  Autorisierte  Ausgabe. 
Mit  Titelbild,  14  Tafeln  und  15  Abbildungen.  Wien, 
A.  Hartleben's  Verlag.  Preis  geh.  M.  5,—,  geb. 
M.  5 80. 

Wie  der  Verfasser  in  dem  Vorwort  sagt,  ist  das 
Buch  ein  Lehrbuch  für  Studierende,  Huttenchemiker  und 
Werkmeister.  Für  diese  war  ein  Werk  über  Cyankalium- 
langung  eine  dringende  Notwendigkeit,  da  in  den  deut- 
schen Lehrbüchern  Uber  Metallurgie  dieses  wichtige  Ge- 
biet nur  flüchtig  geitreift  wird,  ohne  eine  genaue 


Beschreibung  des  Verfahrens  zu  geben.  Diesem  Be- 
dürfnis will  das  vorliegende  Buch  abhelfen,  das  in  seinem 
ersten  Teile  auf  die  Theorie,  anah  tischen  Methoden 
und  Laboratoriumsversuche  ausführlich  cingeht,  sodann 
die  Apparatur  der  Laugung,  den  Zinkfälluagt-  und 
Siemens  & II alske- Prozess  eingehend  beschreibt  und 
rum  Schluss  Schilderungen  von  Cyankaliumlaugcrcien 
in  allen  Erdteilen  liefert. 

And6s,  Louis  Edgar.  Blattmetallc,  Bronzen  und 
Metallpaplere,  deren  Herstellung  und  An- 
wendung Mit  s<>  Abbildungen.  Wien,  A.  Hart- 
leben's Verlag.  Preis  geh.  M.  5. — , geb.  M.  5,80. 

In  dem  uns  vorliegenden  Buche  hat  der  Verfasser  ein 
( ompendium  der  Bbttmetall  und  Bronzefarbenfabrikation 
und  deren  Anwendung  geschaffen,  weichet  in  jeder  Hin- 
sicht den  Hersteller  dieser  so  wichtigen  und  vielvcr» 
breiteten  Produkte,  wie  auch  den  Verbraucher  derselben 
befriedigen  wird.  Eine  kurze  Einleitung  giebt  die  all- 
gemeinen Verhiltnisac  dieses  Fabnkations/weiges  in 
gedrängter  Form,  ihre  Bedeutung  und  an  dieselbe  schlieast 
sich  die  ebenfalls  nur  in  Kürz«  und  soweit  es  notwendig 
ist  gegebene  Beschreibung  der  Kohmctaüc  und  ihre 
Prüfung.  Die  technischen  Ausführungen  über  die 
Fabrikation  des  Blattmetolles  und  der  Bronzefarben 
lassen  nichts  za  wünschen  Übrig  und  sind  bei  denselben 
auch  die  jüngsten  Fortschritte  mit  in  Betracht  gezogen. 
Die  Abschnitte  über  die  bronzeartigen  Substanzen,  die 
gewissermatsen  einen  Ersatz  bilden,  die  Fabrikation  von 
Artikeln  aus  Bronzepulvern,  die  Herstellung  der  Metall- 
papiere, die  Goldleisten  und  die  ausführlichen  An- 
leitungen Uber  die  Anwendung  von  Blattmctallen  und 
Bronzefarben,  sowie  die  den  Schluss  bildenden  Bronze- 
maschinen sind  von  hohem  Interesse,  so  dass  das  Huch, 
welches  die  einzige  Schrift  ist,  die  diesen  Industriezweig 
behandelt,  allseits  mit  Nutzen  und  Befriedigung  gelesen 
werden  wird. 


GESCHÄFTLICHES. 


Aachen.  Die  deutschen  Elektrizitätswerke  zu 
Aachen  von  Garbe,  Lahmeyer  & Co.,  Aktiengesell- 
schaft, versenden  soeben  einen  sehr  ausführlichen 
Katalog  Uber  ihre  Gleichstromdynamos  und  Gleich- 
strommotoren. Entere  werden  in  Grossen  von  HO. 
220,  440,  550  Volt  gebaut,  bei  denen  die  zwischen- 
hegenden höheren  Spannungen  von  120,  125,  240,  245, 
480  und  500  Volt  durch  einfache  Tourcnerhobung 
erreicht  werden.  Zum  Laden  von  Akkumulatoren- 
batterieen  führt  die  Firma  Dynamos  für  Doppcl- 
•pannung  von  110  bis  600  Volt  aus.  Die  Fabrikation 
umfasst  ferner  die  Herstellung  von  Dynamomaschinen 
und  Motoren  für  Wechselstrom  and  Drehstrom,  sowie 
von  Transformatoren  für  beide  letzteren  Arten  des 
elektrischen  Stromes.  Ausserdem  liefert  die  Firma 
Motoren  in  [Oder  gewünschten  Ausführung  und  Spannung 
für  direkten  Zusammenbau  mit  Spezialmaschinen,  wie 
Drehbänke,  Bohrwerke,  F'rait-  und  Holiel , Schleif- 
maschinen, Ccntrifugen  und  verwandte  Apparate,  Kolben- 
pumpen, Cenlrifugiilpumpen,  Ventilatoren,  Aufzüge, 
Spill«.  Walzwerke,  Krahne,  Brauerctmaschinen,  kurzum 
für  Maschinen  in  allen  nur  «lenkbaren  Betrieben.  Der 
Weltruf  der  Firma,  die  sich  «eit  1886  mit  der  speziellen 
Konstruktion  und  Fabrikation  von  Dynamomaschinen 
und  Elektromotoren  befasst,  bürgt  für  eine  solide  and 
gute  Ausführung  der  Maschinen.  Interessenten  »eien 
«iaber  auf  den  neu  erschienenen  Katalog  besonders 
aufmerksam  gemacht. 


Von  dem  Ansehen  der  deutschen  Industrie  im 
Auslände  zeugt  der  Imstand,  dass  der  Firma  Siemens 
& H alske,  Akt.-Ges.,  für  St.  Petersburg  soeben  ein 
Auftrag  auf  6000  Flügelrad- Wasscrmetser  erteilt  wurde. 
Die  Lieferung  muss  Ende  Juli  beginnen  und  un 
September  bereits  die  Hohe  von  3000  Stück  erreicht 
haben.  Die  Bedingung  einer  so  beschleunigten  Her- 
stellung setzt  ein  ganz  besonderes  Vertrauen  in  die 
Leistungsfähigkeit  der  Ireaufiragtcn  Firma  auf  diesem 
Spezialgebiete  voraus.  Siemens  & Halske,  Akt. -(«ca., 
war  die  erste  Fabrik,  welche  1858  in  Deutschland 
Wassermesser  herstellte  und  einfuhrtc,  und  hat  die 
Fabrikation  solcher  Apparate  beibehalten,  obwohl  sie 
nicht  in  den  Kähmen  der  elektrotechnischen  Industrie 
gehört. 

Die  Maschinen- und  Armaturen  Fabrik  vorm. 
Klein,  Schanzlln  und  Becker  u Fraakenibol 
(Rhcinpffllz)  sendet  uns  ein  Verzeichnis  der  bei  ihr 
auf  Lager  und  in  Arbeit  befindlichen  Wasser-  und 
Luftpumpen,  «las  von  der  Leistungsfähigkeit  der  Firma 
Zeugnis  ablegi.  Interessenten  steht  dieselbe  auf  An- 
fragen gerne  zur  Verfügung, 

Die  Aktien  Gesellschaft  Mix  & Genest. 
Telephon  und  Telegraphen  Werke,  Berlin  W, 

hat  kürzlich  eine  Schrift  herautgrgeben.  welche  in 
Gestalt  eine«  illustrierten  Führer«  durch  ihre  Etablis«e- 
mcol«  und  ihre  Fabrikation  einen  vortrefHu  heu  l‘ct»rr- 


Digitized  by  Google 


1 1 6 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  s 


blick  über  alle*  gewährt,  was  auf  dem  Gebiete  der 
Schwachstromtechnik  von  allgemeinem  Interesse  ist. 

Bei  dem  weiten  Felde,  über  welches  sich  die 
Schwachstromtechnik  verbreitet  hat,  ist  es  natürlich, 
dass  sich  die  Fabrikation  immer  mehr  Spezialzwecken 
zuwendet,  sei  es  auf  den  Gebieten  der  llaustelegrnphie, 
der  Telephonie,  der  Einrichtung  von  Vermittelungs- 
ämtern oder  Postnebenstellen,  sei  es  hinsichtlich  der 
Schaffung  von  Feuermeldeanlagen,  Blitzableitern,  Wasser- 
Standsfernmeldern,  Wächterkontrollapparaten  u.  s.  wM 
wie  sie  dem  heutigen  hohen  Entwickelungsstande  der 
Technik  entsprechen.  Hierfür  hat  sich  die  genannte 
Aktiengesellschaft  die  dankenswerte  Aufgabe  gestellt, 
die  vorhandenen  Speztalkonstruktionen  stetig  durch 
Schaffung  neuer  Modelle  und  neuer  Anwendungsformen 
zu  erweitern  und  zu  vervollkommnen. 

Für  diese  Bestrebungen  ist  die  offizielle  Aner- 
kennung nicht  ausgcblicben,  indem  der  Gesellschaft 
kürzlich  für  gewerbliche  Leistungen  die  Königlich 
Prcassische  Staatsmedaille  verliehen  worden  ist. 

Da  diese  Schrift  eine  geschmackvolle  und  gediegene 
Ausstattung  erhalten  hat,  wird  sie  nicht  allein  für  den 
ausgedehnten  Kundenkreis  der  Firma,  sondern  vielmehr 
für  jeden  Freund  und  Interessenten  unserer  heimischen 
Schwachstromtechnik  von  bleibendem  Werte  sein. 

Ein  Verein  zur  Wahrung-  gemeinsamer 
Wirtschaftsinteressen  der  deutschen  Elektro- 
technik, mit  dem  Sitze  in  Berlin,  hat  sich  kürzlich 
zu  dem  im  Namen  bezeichneten  Zwecke  gebildet  und 


die  Herren  Kommerzienrat  Adt  in  Ensheim,  Direktor 
Adolf  Haeffner  in  Frankfurt  a.  M.  und  Kommerzien- 
rat G.  Victor  Lynen  in  Stolberg  in  das  geschäfta- 
führende  Präsidium  gewählt,  während  die  Geschäfts- 
führung in  den  Händen  des  Herrn  Syndikus  Dr. 
R.  Bürner  in  Berlin  ruht. 

Das  Technikum  Mittwelda,  ein  unter  Staats- 
aufsicht stehendes  höheres  technisches  Institut  zur  Aus- 
bildung von  Elektro-  und  Maschinen-Ingenieuren,  Tech- 
nikern und  Werkmeistern,  zählte  im  verflossenen 
35.  Schuljahre  3567  Besucher.  Der  Unterricht  in  der 
Elektrotechnik  ist  in  den  letztes  Jahren  erheblich  er- 
weitert und  wird  durch  die  reichhaltigen  Sammlungen, 
Laboratorien,  Werkstätten  und  Maschinenaclagen  (Ma- 
schinenbau-Laboratium)  usw.  sehr  wirksam  unterstützt. 
Das  Wintersemester  beginnt  am  14.  Oktober,  und  e> 
finden  die  Aufnahmen  für  den  am  23.  September  be- 
ginnenden unentgeltlichen  Vorunterricht  von  Anfang 
September  an  wochentäglich  statt.  Ausführliches  Pro- 
gramm mit  Bericht  wird  kostenlos  vom  Sekretariat  des 
Technikum  Mittweida  (Königreich  Sachsen)  abgegeben. 
In  den  mit  der  Anstalt  verbundenen  ca.  3000  qm 
Grundfläche  umfassenden  Lehr-Fabrikwerkstättcn  finden 
Volontäre  zur  praktischen  Ausbildung  Aufnahme.  Das 
Technikum  Mittweida  erhielt  anlässlich  der  Sächs.-ThUr. 
Industrie-  und  Gewerbe-Ausstellung  zu  Leipzig  die 
höchste  Auszeichnung,  die  Königl.  Sachs.  Staatsmedaille, 
»für  hervorragende  Leistungen  im  technischen  Unter- 
richtswesen  <t. 


PATENT  - ÜBERSICHT, 

Zusanuncngcstellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Dalckow,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Deutsches  Reieh. 

Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  f.  B.  29557.  Bogenlicht  - Elektroden  für  freie 
Lichtbögen.  Fa.  Hugo  Bremer,  Neheim  a.  Ruhr. 

Kl.  2ib.  R.  15768.  Galvanisches  Element,  bei  welchen 
das  Hinüberwandern  des  Metalles  der  Depolarisations- 
lösung zur  negativen  Polelektrode  durch  eine  metall- 
haltige Zwischenwand  verhindert  wird.  Josef  Rieder, 
Leipzig,  Ranftsche  Gasse  11. 

KI.  21  f.  G.  16  7S9.  Elektrische  Lampe,  bei  welcher 
Gase  oder  Dämpfe  von  Quecksilber  oder  ähnlichen 
Substanzen  zum  Leuchten  gelangen.  General 
Electric  Company,  Schenectndy,  New  York. 

Kl.  48a.  L.  16600.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Metallniederschlägen  durch  Kontakt.  Dr.  G.  Lang- 
bein & Co,  Leipzig-Sellerhausen. 

Kl.  1 2 i.  C.  9772.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Chloraten  und  Perchloraten.  Pierre 
Le d erlin,  Chcdde,  Frankr. 

Kl.  2la.  K.  22466.  Verfahren  zur  Fcrnübertragung 
von  Photographien.  Dr.  Arthur  Korn,  München, 
Hohenzollcrnstr.  in. 

Kl.  21  f.  S.  15483.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glühkörpern  aus  den  Carbiden  der  seltenen  Erden. 
Siemens  & llalske,  Akt.- Ges.,  Berlin. 

Kl.  21h.  Sch.  17974.  Elektrischer  f.öt-  und  Schweist- 
apparat.  W.  Sehnen,  Aachen,  Templergraben  18. 

Kl.  21  c.  E.  8046.  Elektrischer  Widerstand.  The 
Electric  Controller  & Supply  Company, 
Cleveland. 

Kl.  2 1 f.  A.  8766.  Elektrische  Bogenlampe  mit  zwei 
Lichtbögen  zwischen  drei  Elektroden.  Lorens  Sigfrid 
Anderson,  Stockholm. 


Kl.  2 ic.  E.  8039.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Isoliermaterial  für  elektrotechnische  Zwecke.  El  e k tri- 
zitäts  - Akt.  - Ges.  vorm.  Schuckert  Sc  Co., 
Nürnberg. 

Kl.  21h.  G.  15876.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Erhitzung  von  Arbeitsstücken  im  elektrolytischen 
Bade;  Zus.  z.  Pat.  130947.  Joseph  Girlot,  Junnct, 
Belg. 

Kl.  21b.  E.  7654.  Sammlcrelektrodc,  bei  welcher  in 
den  grösseren  Durchbrechungen  einer  metallenen 
Tragplatte  mit  wirksamer  Masse  gefüllte  Behälter 
aus  Metall  durch  Stauchung  festgepresst  sind.  Thomas 
Alva  Edison,  Llewellyn,  V.  St.  A. 

Kl.  2 lg.  G.  16796.  Röntgen-Röhre  mit  unschmelzbaren 
Elektroden.  Dr.  Th.  Guilloz,  Nancy. 

Kl.  40a.  T.  7722.  Anodenträger  für  die  Verarbeitung 
von  pulverförmigem  metallischem  Kupfer.  Luis  de 
Torres  y Quevedo,  Santander,  Span. 

Kl.  40a.  T.  8030.  Verfahren  zur  Bearbeitung  von 
Kupfer  durch  Elektrolyse.  Luis  de  Torres  y 
Quevedo,  Santander,  Span. 

Kl.  21c.  S.  15884.  FlUssigkeitsanlnsser  für  Elektro- 
motoren. Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  h.  V.  4338.  Elektrode  für  elektrische  Oefen 
aus  Kohle  oder  Grnphit  mit  in  der  Hitze  widerstands- 
fähigem Ucberzuge.  Otto  Vogel,  Berlin,  NUin- 
bergerstr.  61. 

Kl.  48a.  W.  16691.  Anodenbürste  mit  Behälter  für 
den  Elektrolyten  zum  l'cberziehen  von  zylindrischen 
oder  röhrenförmigen  Gegenständen.  James  Andrew 
Wilson,  Putney,  Engl. 


Kur  die  Redaktion  vcratilwortÜLh:  Dr.  Albert  Ncubargrr,  Berlin  W.6».  Vulig  von  M.  Krayn,  Berlin  W.  35. 
Gedruckt  be  Imberg  fv  l.efvon  in  Beilin  SW. 
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ELEKTROLYTISCHE  SEKUNDÄRREAKTIONEN. 

Von  Prof.  Joseph  iV.  Richards. 


Das  Verständnis  der  Sekundärreaktionen 
erfordert  bedeutende  chemische  Kenntnisse; 
und  zwar  muss  das  Studium  derselben  in 
erster  Linie  von  der  chemischen  Seite  un- 
gefasst werden,  darauf  erst  muss  ein  Studium 
der  elektrischen  Erscheinungen  folgen. 

Auf  diesem  Gebiete  ist  noch  sehr  vieles 
unbekannt.  Einige  der  bekanntesten  Er- 
scheinungen werden  verschieden  erklärt. 
Viele  dieser  Erscheinungen  werden  von  den 
einen  als  sekundäre,  von  den  andern  als 
primäre  klassifiziert  und  umgekehrt. 

Der  Hauptzweck  der  vorliegenden  Arbeit 
soll  einige  der  Gesetze  der  primären  Elektro- 
lyse und  sekundären  Reaktionen  festlegen, 
eine  Klassifikation  der  letzteren  vornehmen 
und  einige  Beispiele  erläutern. 

Unter  Anwendung  von  Faradays  Be- 
Zeichnungen  will  ich  folgende  Definitionen  auf- 
stellen: 

Primäre  Elektrolyse  ist  diejenige 
Wirkung  des  Stromes,  welche  die  Ionen 
nach  den  Elektroden  leitet  und  dieselben  als 
Ionen  an  den  Elektroden  freimacht. 

Sek  undäreKeaktioncnsind  Reaktionen 
der  Ionen  auf  sich  selbst,  die  Elektroden 
oder  den  Elektrolyten,  wobei  andere  Sub- 


stanzen als  die  Ionen  an  den  Elektroden 
entstehen. 

Der  Grad,  in  welchem  die  primäre 
Elektrolyse  stattfindet,  ist  bei  der  Lösung 
von  dem  Grade  der  Diffusion  in  den  Solventen 
der  zersetzten  Substanz  abhängig.  Der  Grad, 
bis  zu  welchem  die  Sekundärreaktionen  auf 
den  Elektrolyten  auftreten,  ist  in  ähnlicher 
Weise  abhängig  von  dem  Grade  der  Diffusion 
der  sekundären  Produkte  in  die  Lösung. 

Die  während  der  Elektrolyse  verrichtete 
Arbeit  ist  zweierlei  Art:  i.  die  zur  Ucber- 
Windung  des  Ohm-Widerstandes  nötige  Arbeit 
und  2.  die  Arbeit,  welche  als  chemische 
Energie  latent  gemacht  wird.  Zu  dieser  kann 
die  der  Pelticr  - Wirkung  gleichkommende 
Arbeit  hinzugefugt  werden;  doch  ist  diese 
letztere  im  allgemeinen  so  klein  und  in  einer 
so  geringen  Anzahl  von  Fällen  genau  be- 
kannt, dass  ich  sie  aus  der  folgenden  Be- 
trachtung ausgeschlossen  habe. 

Wenn  Rc  der  Ohm-Widerstand  des 
Elektrolyten,  d.  h.  der  Widerstand  desElektro- 
lyten  gemessen  bei  Wechselstrom,  und  Vc  die 
zur  Ueberwindung  dieses  Widerstandes 
nötige  Spannung  bei  einer  Stromstärke  von 
A Ampere,  ist,  so  ist 

Vc  = Rc  X A. 
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Wenn  Vd  die  Spannung  ist,  welche  zur 
Erzeugung  der  Energie  nötig  ist,  die  als 
chemische  Energie  latent  gemacht  ist,  so  ist 
die  totale  Spannung 

V-  Vc  + Vd=(R«  X A)  + Vd, 
unddieTotalenergie,  in  Watt  ausgedrückt,  ist: 
W = V x A. 

worin  V,  XA  als  Wärme  im  Elektrolyten 
auftritt  und  Vd  X A als  chemische  Enetgie 
latent  gemacht  ist. 

Die  Energie,  welche  als  chemische 
Energie  latent  ist,  schliesst  nicht  nur  die 
für  die  primäre  Elektrolyse  verbrauchte 
chemische  Energie  in  sich,  sondern  auch  die 
für  die  sekundären  Reaktionen  verwendete. 
Die  erstere,  fiir  die  primäre  Elektrolyse  ver- 
brauchte, ist  positiv  fiir  exothermische  Be- 
standteile, und  kann  negativ  sein,  wenn 
endothermische  Bestandteile  niedergeschlagen 
werden. 

Die  Energie  der  sekundären  Reaktionen, 
d.  h.  ihre  algebraische  Summe,  ist  gewöhnlich 
positiv,  und  unterstützt  daher  gewöhnlich  den 
Strom,  anstatt  Energie  zu  verbrauchen;  in 
einigen  wenigen  Fällen  ist  diese  Energie 
negativ,  indem  sie  Wärme  aufnimmt,  und  in 
diesen  Fällen  muss  der  Strom  das  Deficit 
decken. 

Die  erste  Bedingung  ist  die,  dass  die 
Energie  der  sekundären  Reaktionen  einen 
integrierenden  Teil  der  Energie  des  Stromes 
bildet  und  sie  muss  ebenso  genau  berechnet 
werden  wie  die  für  den  primären  Nieder- 
schlag des  Elektrolyten  erforderliche  Energie. 

Die  totale  chemische  Arbeit  des  Stromes 
wird  durch  diejenige  dargcstellt,  welche  er- 
forderlich ist,  um  die  Ingredientien  des 
Elektrolyten  in  die  Substanzen  zu  zerlegen, 
welche  an  den  Elektroden  entstehen,  gleich- 
gültig ob  primären  oder  sekundären  Ur- 
sprungs. 

Experimentelle  Bestimmung  von 
V,  und  Vd.  Diese  wichtigen  Faktoren 
können  leicht  während  der  Elektrolyse  an- 
nähernd bestimmt  werden. 

Der  erstere  Ausdruck  varriiert  direkt 
mit  der  Anzahl  der  durchfliessenden  Ampöre; 
wogegen  der  letztere  von  der  Stromstärke 
unabhängig  ist. 

Wenn  wir  daher  zwei  Werte  der  totalen 
Spannung  nehmen,  V und  V',  mit  ver- 
schiedenen Stromstärken,  A und  Al,  so  be- 
zeichnet Rc  die  Spannungsdifferenz  dividiert 
durch  die  Amperedifferenz.  Es  ist  also: 

V = Ve  -j-  Va  bei  A Ampere 
V‘  = Vc*  -f  Vd  » A*  » 

V'  — v_  vc  vc* 

A,  — A e — A ” A1 


Daher  Vc  = Rc  A oder  Vc‘  = Rc  A* 
und  Vd  = V — Vc  oder  Vd  — V'  — Ve‘ 
Der  letztere  Ausdruck  für  Vd  kann  also 
experimentell  beobachtet  werden  durch  Unter- 
brechen des  Stromes  und  durch  Ablesen 
der  rückwirkenden  elektromotorischen  Kraft. 
Er  fällt  gewöhnlich  sehr  rasch  und  ist  daher 
auf  diesem  Wege  schwer  zu  erhalten.  Am 
besten  wird  er  bei  Akkumulatoren  be- 
obachtet. 

Berechnung  von  Ve  und  Va.  Wenn 
man  den  specifischen  Widerstand  des  Elektro- 
lyten in  Ohm  kennt,  kann  man  Re  aus  der 
Form  der  Elektroden  und  ihres  seitlichen 
Abstandes  berechnen.  Ist  R der  specifische 
Widerstand,  so  ist: 

R X Entfernung  in  cm  , . . . 

und  in  jedem 


Ra 
Falle  ist 


Fläche  in  qcm. 


Vc  = Rc  X A. 

Subtrahiert  man  Vc  von  der  totalen 
Spannung  V,  so  erhält  man  Va- 

In  fast  allen  Elektrolyten  fällt  Rc  und 
infolgedessen  auch  Vc  bei  Erhöhung  der 
Temperatur  und  zunehmender  Stärke  der 
Lösung. 

Der  Spannungsverlust,  der  während  der 
chemischen  Arbeit  eintritt,  kann  berechnet 
werden,  wenn  alle  vorkommenden  chemischen 
Veränderungen  bekannt  sind  und  deren  Wärme- 
wert aus  thermochemischen  Tabellen  ent- 
nommen werden  kann. 

Für  eine  einfache  Reaktion,  z.  B.  die 
Zersetzung  von  geschmolzenem  Aetznatron 
NaOII  in  geschmolzenes  Na  und  gasförmigen 
H an  der  Kathode  und  O an  der  Anode, 
wird  es  genügen,  wenn  man  die  Wärme  der 
Kombination  des  geschmolzenen  Na,  gas- 
förmigen H und  O zu  geschmolzenem  Na  OH 
etwa  bei  216°  C.  kennt.  Wenn  dies  in 
den  Tabellen  gegeben  ist  oder  aus  den  in 
den  Tabellen  enthaltenen  Werten  berechnet 
werden  kann,  so  ist  die  Wärmeenergie  Q, 
welche  für  ein  chemisches  Aequivalent  des 
freigewordenen  Sauerstoffes  geliefert  wird, 

Q 


2 

und  die  bei  der  Zersetzung  verbrauchte 
Spannung  beträgt 


Vd  = 


Q 


2 X 23040 
Im  allgemeinen,  wenn  Q die  Wärme  der 
Veränderung  der  Endprodukte  zu  ihrem  Zu- 
stande im  Elektrolyten  bedeutet,  ausgedrückt 
pro  jedes  chemische  Aequivalent  des  frei 
gewordenen  Sauerstoffes,  wird  dann 

Vd  = -?1— 

23040 
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Man  sollte  stets  bedenken,  dass  Q,  und 
infolgedessen  Vj  nur  für  die  Bestandteile 
und  Produkte  in  gewissen  bestimmten  physi- 
kalischen Zustanden  bei  einer  gegebenen 
Temperatur  (gewöhnlich  15”  C.)  und  bei 
normalem  atmosphärischem  Druck  bestimmt 
werde. 

Z.  B.  wenn  II,  und  O bei  normaler 
Temperatur  und  Druck  zur  Flüssigkeit  11,0 
sich  vereinigen,  wobei  69000  Kal.  entwickelt 
werden,  dann  ist: 


Va-  - 69000  =1.50  Volt. 

2 '/  23&4O 

Jedoch  wurden  I I,  und  O bei  normalem 
Druck,  aber  bei  10  Atm.  Druck  69000  Kal. 
entwickeln  plus  der  Arbeit,  welche  zum  Zu- 
sammcndrücken  verrichtet  wurde,  welche 
2,437  Cal.  betragt. 

Mithin  ist: 

..  69000  4-  1,261  tr  , 

Vd  = ' - = 1,53  Voll. 

2 X 23040 


Mit  anderen  Worten:  um  Wasser  bei 
1 5“  und  normalem  Druck  in  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  zu  zerlegen,  muss  Va  = 1,50  sein; 
dieselbe  Grösse  wurde  jedoch  bei  10  Atm. 
Druck  1,53  Volt  betragen.  Bet  1000  Atm. 
würde  die  Zahl  1,68  Volt  sein,  wahrend  sie 
unter  der  Luftpumpe  bei  13  mm  Druck  auf 
1.48  Volt  sinkt. 

Bezüglich  der  Temperatur  ist  die  obige 
Zahl  69000  zulässig  nur  für  die  Temperatur 
15*  und  (ur  die  Gase  bei  normalem  Druck, 
welche  sich  bei  jener  Temperatur  zu 
flüssigem  Wasser  vereinigen.  Die  Warme 
der  Kombination  bei  etwa  65”  ist  verschieden. 
Sie  wird  erhalten,  indem  man  zu  69000  die 
Warme  hinzuaddiert,  welche  notwendig  ist, 
um  II,  und  O bei  konstantem  Diuck  auf 
65"  zu  erwärmen,  und  diejenige  Wärme  sub 
trahiert,  die  von  11,0  bei  Sinken  der  Tempe- 
ratur von  65*  auf  15*  abgegeben  wird. 

Diese  Betrage  wurden  folgende  sein: 


Warmezunahmc  von  II,  : (65  — 15)  X 6,82  = 341,0  j 
O : (65—15)  X 3,4'  = '7°.S  ( 
Wärmeabgabe  von  H,0  (65  — 15)  X 18,3=915 


511.4 


woraus  die  Warme  der  Kombination  bei 
65*  = 69000  -j-  511,5—915  = 68596,5 
und 

V,  <w  «51 

Im  allgemeinen  kann  man  also  sagen, 
dass  die  Warme  bei  der  Entstehung  irgend 
eines  Produktes  bei  irgend  einer  Temperatur 
gleich  ist  seiner  Entstchungswarmc  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  plus  der  Warme,  welche 
notwendig  ist,  um  seine  Bestandteile  von 
einer  Temperatur  auf  die  andere  zu  erhöhen 
(einschliesslich  der  Warme,  welche  beim 
Wechseln  des  Zustandes  latent  wird)  und 
minus  der  Warme,  welche  notwendig  ist, 
um  das  Ganze  selbst  von  einer  Temperatur 
auf  die  andere  zu  erhöhen  (einschliesslich 
der  Warme,  die  durch  physikalische  Ver- 
änderungen latent  wird). 

Hat  man  also  die  Warme  der  Kombi- 
nation bei  gewöhnlicher  Temperatur,  die 
spezifische  Warme  der  Bestandteile  und 
ihrer  Produkte,  also  ihre  latente  Wärme  an 
kritischen  Punkten,  so  ist  man  im  Stande,  die 
Entstehungswarme  bei  jeder  Temperatur  zu 
berechnen,  auf  welche  unsere  Warmcangabcn 
sich  erstrecken,  und  daher  die  Spannung 
der  Zersetzung  bei  jener  Temperatur  abzu- 
leiten. 

Ein  anderer  Faktor,  der  grossen  Ein- 
fluss auf  die  Spannung  bei  der  Zersetzung 
von  Salzen  in  wässerigen  Losungen  ausuben 
mag,  ist  die  Verdünnung  der  Losung.  Dies 


ist  ein  Punkt,  der  oft  ubersehen  wird.  Die 
Warme  von  Salzlösungen  vermehrt  sich  ge- 
wöhnlich, je  grösser  die  Menge  des  Wassers 
ist,  in  welchem  sie  gelost  sind;  daher  folgt 
daraus,  dass  eine  grössere  Spannung  für  die 
Zersetzung  Vj  eines  Salzes  in  verdünnter 
Losung  erforderlich  sein  wird  (unabhängig 
von  irgend  welcher  Zunahme  bei  V,  wegen 
der  geringeren  Leitungsfahigkcit  der  schwachen 
Lösung). 

Wenn  man  eine  Zinksulfatlosung  elcktro- 
lysicren  wurde  und  alles  Zink  niederschlagen 
wollte,  so  wurde  sich  die  Zersetzung* 
Spannung  am  Ende  etwas  erhöhen,  wie  die 
letzten  Spuren  Zink  aus  der  verdunntcrcn 
Losung  abgeschieden  wurden. 

Der  nächste  Punkt,  der  zu  beachten  ist, 
che  in  eine  Klassifizierung  der  sekundären 
Reaktionen  cingetreten  werden  kann,  betrifft 
die  Ionen. 

Die  Lehren  hierüber  basieren  fast  sämt- 
lich auf  der  modernen  physikalischen 
Chemie,  in  der  llittorf  bahnbrechend  ge 
wesen  war. 

Bei  binaren  Zusammensetzungen  er 
scheinen  die  basischen  Ionen  an  der  Kathode, 
die  sauren  Ionen  an  der  Anode.  Bei 
ternären  Salzen  erscheint  die  Base  an  der 
Kathode,  das  saure  Radikal  an  der  Anode. 
Ilittorfs  l'ntersuchungcn  waren  besonders 
geeignet,  die  Methode  der  Zersetzung  von 
Salzen  metallischer  Sauren  zu  /eigen,  z.  B. 
Chlorkahumplatin,  Natrium-Goldcyanid. 
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Sekundärreaktionen. 

I.  Die  Ionen  polymerisieren  in  mehr 
klomplexen  Formen. 

II.  Die  Ionen  zerset7.cn  oder  trennen  sich 
in  einfacheren  Formen. 

III.  Die  Ionen  reagieren  auf  die  Elek- 
troden. 

IV.  Die  Ionen  reagieren  auf  den  Elektro- 
lyten. 

I. 

Wenn  die  Ionen  einfach  sind,  z.  B.  aus 
nur  einem  Element  bestehen,  so  sind  sie  wahr- 
scheinlich Atome  jenes  Elements.  Sie 
können  daher  entweder  das  Element  frei- 
machen, einfach  als  ein  einatomiges  Gas 
oder  durch  Polymerisation  als  ein  mehr  kom- 
plexes Gas,  Flüssigkeit  oder  festen  Körper  — 
jenachdem  Temperatur,  Druck  undmöglicher- 
weise  auch  die  Stromdichte  vorwiegen;  z.  B. 
die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  die  Atome 
nach  den  Elektroden  wandern. 

Wenn  Quecksilberchlorid  bei  3 50°  elek- 
trolysiert  wird,  werden  die  Quecksilberatome 
als  freie  Atome,  jils  Quecksilberdampf  frei 
werden.  Aehnliche  Erscheinungen  treten 
ein,  wenn  geschmolzene  Natrium-,  Kalium-, 
Zink  oder  Cadmiumverbindungen  bei  Tempe- 
raturen über  den  Schmelzpunkt  der  ent- 
sprechenden Metalle  hinaus  elektrolysiert 
werden. 

Zinkjodid  würde  bei  einer  hohen  Tempe- 
ratur Zink-  und  Joddampf,  beide  im  ato- 
mistischen  Zustande  ergeben.  Nur  solche 
seltenen  Falle  können  als  strikte  Beispiele 
der  Elektrolyse  ohne  sekundäre  Reaktionen 
angesehen  werden. 

In  fast  allen  anderen  F'allen  der  Elektro- 
lyse sind  die  Ionen  nicht  frei  als  Atome, 
sondern  polymerisieren  häufig  zu  mehr 
komplexen  Formen,  die  uns  die  Elemente 
in  ihrem  gewöhnlicheren  Molekularzustande 
ergeben . 

Geschmolzenes  Natriumchlorid  giebt  bei 
hohen  Temperaturen  einatomigen  Natrium 
dampt  und  einatomiges  Chlorgas  (CI);  bei 
Temperaturen  unter  1200“  einatomiges 
Natrium  und  zweiatomiges  Chlorgas  (CI,). 
Der  Spannungsverbrauch  bei  der  Zersetzung 
wurde  im  letzteren  Falle  geringer  sein,  als  im 
ersteren,  weil  Wärme  erzeugt  wird,  wenn 
2 CI  in  CI,  sich  verwandeln  (Menge  unbe- 
kannt). 

Bei  der  Elektrolyse  von  Kaliumjodid 
bei  über  1500°  wird  das  Jod  frei  als  J ohne 
Polymerisation,  bei  unter  1500*  zu  J,.  Die 
Verwandlung  2 J zu  J,  erzeugt  285c»  Cal. 
(Boltzmann.)  Der  Spannungsverbrauch  bei 
der  Zersetzung  wurde  daher  im  letzteren 


Falle  geringer  sein  als  im  ersteren,  nämlich 

28500  =0.62  Volt. 

2 X 23040 

Wenn  Kaliumsulfit  bei  über  iooo°  elektro- 
lysiert wird,  würde  das  Kalium  als  ein- 
atomiger Dampf  frei  werden,  während  die 
Schwefelatome  sich  zu  S,  vereinigen  oder 
polymerisieren  würden.  Zwischen  800“  und  7 20* 
würde  das  Kalium  wie  vorher  entweichen, 
der  Schwefeldampf  würde  jedoch  teilweise 
zu  S,  polymerisiert  werden  und  die  Zersetz- 
ungsspannung vermindert  werden.  Zwischen 
710’  und  450°  würde  das  Kalium  zu  flüssigem 
Metall  polymerisieren,  wobei  es  seine  latente 
Verdampfungswärme  abgiebt  und  dadurch 
um  gerade  so  viel  die  Wärme  vermindert, 
welche  es  im  Vergleich  zu  den  höheren 
Temperaturen  absorbiert  hat.  Zwischen 
500“  und  450*  würde  der  Schwefel  als  S, 
gänzlich  frei  werden. 

Unter  450°  würde  der  Schwefel  sich  zu 
flüssigem  Schwefel  polymerisieren,  anstatt 
zu  gasförmigem  S,  und  die  erforderliche 
Wärmemenge  durch  seine  latente  Ver- 
dampfungswarme vermindern,  eine  Grösse, 
die  bisher  noch  nicht  bestimmt  ist. 

Wenn  Wasser  unter  gewöhnlichen  Be- 
dingungen elektrolysiert  wird,  polymerisieren 
die  H-  und  O-Ionen  zu  H,  und  O,  Gas,  und  die 
bei  der  Zersetzung  absorbierte  Spannung, 
wie  aus  der  Verbindungswärme  des  H,  und 
O,  Gas  berechnet,  beträgt  etwa  1,5  Volt. 
Bei  niedrigen  Temperaturen  indessen  werden 
sich  et\wi  10  Prozent  der  O- Atome  zu 
OzonmolekulenO,  polymerisieren.  Wir  kennen 
nicht  die  Wärmemenge,  wenn  2 H sich  in  H, 
verwandelt,  oder  2 Ozu  O,  oder  3 O zu  O,, 
aber  wir  kennen  den  Wert,  wenn  sich  O, 
zu  O,  verändert;  und  zwar 

30,  = 20,  entwickeln  72000  Cal. 

Fis  folgt  daraus,  dass,  wenn  die  Poly- 
merisation in  Ozon  vollständig  wäre,  die  bei 
der  Zersetzung  verbrauchte  Spannung  ge- 
ringer sein  wurde  als  bei  O,,  nämlich: 

72000  ,,  , 

-2-4 = 0,52  Volt. 

6 X 23040 

Im  allgemeinen  entwickelt  das  Nieder- 
schlagen der  meisten  Metalle  und  das  Frei- 
werden der  meisten  Gase  die  unbekannte 
Warme  der  Polymerisations- Wärme  aus  ein- 
fachen ionischen  Atomen  zu  dem  gegebenen 
molekularen  Zustande,  und  wir  müssen  uns 
selbst  in  der  Mehrzahl  der  Falle  mit  der 
Berechnung  der  Bildungswarme  für  diese 
Körper  in  dem  Zustande  begnügen,  in 
welchem  sie  erscheinen,  wrelcher  praktisch 
genügt,  wissenschaftlich  aber  nicht  so  inter- 
essant ist.  als  wenn  wir  thermisch  alle  ver 
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schiedenen  Stufen  der  primären  und  sekun- 
dären Reaktionen  analysieren  konnten. 

II. 

Die  Trennung  der  Ionen  in  einfachere 
I-'ormen  ist  eine  Krscheinuag,  die  nur  bei 
zusammengesetzten  Ionen  vorkommt,  z.  B. 
bei  Radikalen. 

Der  allgemeine  Grundsatz  ist,  dass  stets, 
wenn  das  Radikalion  nicht  ein  chemischer 

2 NO,  von  Nitraten 
2 P.O,  „ I’osphatcn 
Pt  CI,  „ Chlorplatinaten 
Au  (CN),  ,.  Goldcyaniden 
2 Al,0,  „ Alummatcn 

2 CrO,  „ Chromaten 

Das  allgemeine  Bestreben  des  Radikals 
ist,  eine  Minimalmengc  seines  sauren  Bestand 
teiles  frei  zu  machen,  wie  O,.  CI,  oder  CN, 
wahrend  der  grösste  Teil  in  der  Verbindung 
verbleibt  und  die  Verbindung  bildet,  welche 
den  grösstmöglichen  Teil  des  sauren  Be- 
standteiles enthalt;  oder,  in  einigen  Fällen, 
die  Verbindung,  welche  die  grösste  Ver- 
bindungswarme besitzt,  so  dass  die  beim 
S|ialten  verbrauchte  Warme  ein  Minimum  ist. 

Wir  besitzen  keine  Wärmeangaben, 
welche  auf  die  aufeinanderfolgenden  Stufen 
in  solchen  sekundären  Reaktionen  ange- 
wendet werden  könnten,  weil  die  ionischen 
Radikale,  wie  wir  annehmen,  unmöglich 
chemische  Verbindungen  sind. 

Es  durfte  hier  am  Orte  sein,  eine  all- 
gemeine Betrachtung  auf  die  chemische  Natur 
der  freigewordenen  Ionen  anzustellen. 

Die  Kationen  sind  die  elektropositiven 
Bestandteile  des  Elektrolyten;  sic  werden 
chemisch  Basen  genannt.  Sie  befinden  sich 
stets  dem  metallischen  oder  basischen 
Element  naher  als  der  Elektrolyt.  Wenn 
sie  auf  die  Elektroden  oder  den  Elektrolysen 
einwirken,  so  besteht  ihre  Wirkung  im  all- 
gemeinen in  einer  Reduktionswirkung,  d.  h. 
sie  sind  bestrebt,  die  Elemente  aus  der  Ver- 
bindung auf  den  elementaren  Zustand  zu 
bringen.  Ausgenommen  ist,  wenn  sie 
schwach  in  der  entgegengesetzten  Richtung 
wirken. 

Die  Anionen  sind  die  elcktronegativen 
Bestandteile  des  Elektrolyten;  sie  sind 
chemisch  saure  Elemente  oder  saure  Radi- 
kale. Sie  werden  ferner  aus  dem  Elektro- 
lyten in  den  Saurezustand  zuruckgcfuhrt. 

Wenn  sie  auf  die  Elektroden  oder  den 
Elektrolyten  einwirken,  so  besteht  ihre 
Wirkung  im  allgemeinen  im  Ansauren,  so 
dass  die  Verbindungen  in  höhere  Konibinations- 
zuslande  ubergefuhrt  werden.  Dieser  Ein- 


Bestandteil  ist,  der  bei  der  herrschenden 
Temperatur  und  Druck  bestehen  kann,  dieses 
sich  notwendig  in  chemische  Bestandteile 
zerlegt,  deren  Existenz  unzweifelhaft  oder 
möglich  ist. 

Beispiele  hierfür  sind  zahlreich  vor- 
handen. Das  SO,  - Radikal  von  Sulfaten 
spaltet  sich  in  SO,  und  O,  weil  es  eine 
chemische  Zusammensetzung  SO,  nicht  giebt. 

spaltet  sich  in  N,0,  und  O,, 

„ „ „ 2 P,Oä  „ 2 O,, 

„ „ „ l*t  CI,  „ Cl„ 

„ „ „ Au  CN  „ CN, 

„ ,,  „ 2 AljO,  „ O,, 

,,  ,,  ,,  2 CrO,  ,,  O,. 

fluss  wird  allgemein  in  der  Chemie  >Oxy- 
dicren«  genannt,  weil  sic  dadurch  allgemein 
die  Form  der  höheren  Oxydationsstufe  an- 
nehmen;  aber  der  Ausdruck  fuhrt  oft  iire, 
wenn  er  auf  alle  diese  Erscheinungen  an- 
gewendet wird,  und  ich  ziehe  daher  lieber 
den  Ausdruck  »Ansäuenx  vor  oder,  um 
einen  Ausdruck  zu  bilden,  »perduzieren«. 

Dieser  letztere  ist  in  der  Chemie  gegen- 
wärtig noch  nicht  in  Aufnahme  gekommen, 
aber  er  drückt  den  Begriff,  das  Gegenteil 
von  >Rcduktion<  so  klar  aus,  dass  ich  die 
Annahme  sehr  empfehle. 

Er  stellt  einen  Ausdruck  dar,  der  voll- 
kommen deckt,  was  unter  Oxydation  in 
seinem  allgemeinen  Sinne  gemeint  ist,  gleich- 
gültig, ob  Sauerstoff  entstanden  ist.  oder 
nicht. 

UI. 

Reaktionen  der  Ionen  auf  die  Elektroden. 

A.  Auf  die  Anode. 

B.  Auf  die  Kathode. 

In  jedem  Falle  kann  die  1-flektrode  fest 

oder  flüssig  sein,  und  das  Produkt  kann  sein: 

a.  Km  Gas,  un  Elektrolyten  löslich  oder 
nicht  löslich; 

b.  eine  Flüssigkeit,  mit  dem  Elektrolyt 
mischbar  oder  nicht  mischbar; 

c.  ein  fester  Körper,  im  Elektrolyten 
löslich  oder  nicht  löslich 

A.  a Die  Reaktion  des  Amons  auf  die 
Anode,  welche  ein  Gas  bildet,  ist  eine  ge- 
wöhnliche sekundäre  Reaktion,  hauptsächlich 
da,  wo  Kuhlcnanodcn  in  Badern  angewendet 
werden,  welche  Satierstoffvcrbindungen  ent 
halten.  Derartige  Falle  kommen  im  Hall- 
Prozess  bei  der  Darstellung  des  Aluminiums 
vor,  und  in  den  Batterien,  welche  ge- 
schmolzene Nitrate  und  einen  Kohlenpol  ver 
wenden.  Diese  letztere  Reaktion  ist  oft  als 
Methode  vorgcschlagcn  worden,  die  Energie 
der  Oxydation  der  Kohle  direkt  in  clck 
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trische  Energie  umzuwandeln;  und  wenn 
man  ein  geschmolzenes  Salz  fände,  welches 
bei  einer  Temperatur  schnell  reduziert  und 
durch  Kohle  oder  einen  anderen  Körper 
schnell  oxydiert  wird,  könnte  dieses  l’roblem 
eines  Tages  wohl  gelöst  werden.  Die  so 
nutzbar  gemachte  Energie  würde  indessen 
nur  jene  der  Oxydation  zu  kohlensaurem 
Oxyd  sein. 

Geschmolzenes  Chlorkalium  spaltet  sich 
bei  Rotglut  augenblicklich  in  Chlorid  und 
Sauerstoff,  wobei  eine  beträchtliche  Wärme- 
menge lrei  wird. 

Wenn  Platin-  und  Kohlenpole  in  das 
geschmolzene  Salz  getaucht  werden,  so  wird 
die  Reaktion  einen  explosiven  Charakter  an- 
nehmen, denn  das  Zersetzungsbestreben  des 
Salzes  allein  wird  durch  die  Wärme  bei  der 
Vereinigung  des  Sauerstoffes  mit  der  Kohle 
vermehrt. 

Bei  der  Darstellung  des  Aluminiums 
durch  Elektrolyse  der  gelösten  Thonerde  mit 
Kohleanoden  verbrennt  der  Sauerstoff  die 
Kohle  zu  Kohlenoxydgas. 

+ — 

Primär  AI,Os  = 2 Al  -f-  30, 


Sekundär,  an  der  Kathode  polymerisieren 
x Al  zu  flüssigem  Aluminium, 
Sekundär,  an  der  Anode,  3 O -|-  3 C = 3 CO. 

Diese  Reaktion  an  der  Anode  erzeugt 
Wärme  und  erniedrigt  daher  die  Zersetzungs- 
spannung. 

Wir  haben  (CO)=  29  löocal.  bei  15*. 
oder  durch  Berechnung  = 30367  „ „1000*. 

Daher  die  Erniedrigung  von 

Vd  = 30  367  = 0,66  Volt. 

2 X 23040 


A.  b)  Beim  Raffinieren  irgend  eines 
Metalles  mittels  Elektrolyse  greift  das  Anion 
die  Anode  an  und  bildet  von  neuem  den 
Elektrolyten.  Die  Wärme  dieser  Reaktion 
ist  dieselbe  wie  diejenige,  welche  bei  der 
primären  Elektrolyse  absorbiert  wird;  die 
sekundäre  Reaktion  neutralisiert  genau  die 
primäre  und  Vd  wird  unterdrückt,  wenn  die 
Regeneration  vollendet  ist. 

Beim  Fällen  von  Kupfer  aus  Kupfer- 
oxyd mit  Eisenanoden  sind  die  Reaktionen 
folgende: 

+ — 

Primär  Cu  SO,  = Cu  — SO,, 
Sekundär  an  der  Anode  — SO,-f-Fe— FeSO,. 

(Fortsetzung  folgt.) 


WASSERBATTERIE. 


FurArbeitcnmitdemQuadrantcn-Elektro- 
meter  unter  Anwendung  einer  Wasserbatterie, 
z.  B.  Aufstellung  einer  Proportion  zwischen 
Elementenzahl  u.  E.M.K.,  Vergleichung  der 
E.M.K.  verschiedener  Elemente  u.  s.  w.  ist 
die  Vollkommenheit  der  Isolation  der  Batterie 
von  hoher  Bedeutung. 

Um  den  Grad  der  Isolation  zu  erhöhen, 
und  um  ferner  der  Wasserbattcrie  eine  Form 
zu  geben,  durch  welche  die  zum  Füllen  und 
Entleeren  erforderliche  Zeit  möglichst  ge- 
kürzt wird,  haben  wir  die  Konstruktion  der 
Batterie  einer  durchgreifenden  Umänderung 
unterworfen. 

Die  Anzahl  der  Elemente  10  X 10=  100 
ist  beibehalten  worden,  ebenso  das  Einsetzen 
der  ganzen  Batterie  in  einen  Kasten  mit 
Deckel,  da  sie  sonst  zu  sehr  einstaubt.  Der 
Kasten  bietet  ausserdem  den  Vorzug,  dass 
an  seiner  Vorderwand  die  entsprechenden 
Klemmen  angebracht  werden  können. 

Bei  unserer  neuen  Konstruktion  ist  diese 
Vorderwand  aus  Hartgummi;  sie  kann  her- 
ausgehoben werden  und  mit  ihr  die  Klemmen 
und  die  vordere  Reihe  der  Kupfer-  und 


Zinkstreifen.  Die  Gläser  mit  den  übrigen 
Elementen  sind  in  einen  an  zwei  Griffen 
herausnehmbaren  Blecheinsatz  mittels  eines 
besonderen  Isolierkittes  eingegossen.  Auf 
diese  Weise  sind  die  Gläser  sowohl  von 
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einander  als  auch  gegen’  die  Seitenwände 
und  den  Boden  des  Blechkastens  isoliert. 
Da  nun  die  vorderen  Kupfer-  und  Zinkstreifen 
mit  den  Klemmen  auf  Hartgummi  montiert 
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sind,  so  ist  die  Isolierung  der  ganzen  Batterie 
von  denkbar  bester  Beschaffenheit. 

Durch  den  Blecheinsatz  ist  ein  schnelles 
Fullen  der  Glaser  ermöglicht,  ohne  dass 
Wasser  in  den  Holzkasten  laufen  kann.  Von 
noch  grösserem  Vorteil  jedoch  ist  der  Ein- 
satz beim  Entleeren  der  Batterie,  da  man 
nur  eine  Glasplatte  oder  dergleichen  aufzu- 
legen  hat,  um  ein  Herausfallen  der  Kupfer- 
und  Zinkstreifen  zu  verhindern  und  dann 
den  ganzen  Blechkasten  umkehren  kann. 

Die  Gläschen  werden  am  besten  mit 
destilliertem  Wasser  gefüllt.  Unter  Zuhilfe- 
nahme mit  Spritzflasche  mit  nicht  zu  grosser 
Oeffnung  dauert  das  Füllen  nur  wenige 
Minuten.  F'liesst  ein  wenig  Wasser  über, 
so  schadet  das  nichts,  denn  auf  dem  Isolier- 
kitt kann  es  sich  nicht  ausbreiten  und  lässt 
sich  leicht  entfernen.  Sollte  Wasser  in  den 
I lolzkastcn  gelangen,  so  kann  derselbe  dar- 
unter nicht  leiden,  da  er  innen  entsprechend 
lackiert  ist. 

Wird  anstatt  destillierten  Wassers  Lei- 
tungswasser verwendet,  so  sind  die  zu  er- 
zielenden Ausschlage  etwas  geringer.  Unsere 
Versuche  (mit  einem  Quadranten  - Elektro- 
meter) ergaben  unter  völlig  gleichen  Bedin- 
gungen bei  Anwendung  destillierten  Wassers 
Ausschlage  von  30  mm,  bei  Lcitungswasser 
von  25  mm. 

Nach  beendeter  Füllung  setzt  man  den 
Einsatz  in  den  Holzkasten  und  hat  lediglich 
die  Hartgummileiste  einzuschicbcn,  um  die 
Batterie  gebrauchsfertig  zu  haben. 


Ausser  den  eingangs  genannten  Ver- 
suchen lassen  sich  mit  dieser  Wasserbatterie 
auch  vorzüglich  Spannungsversuche  ausführen. 
Man  benutzt  dazu  sehr  gut  das  Kolbc’schc 
Elektrometer,  leitet  dessen  Gehäuse  zur  Erde 
ab  und  setzt  die  Kondcnsatorplatten  mit 
dazwischcngelcgter  Glimmerscheibe  auf.  Die 
obere  l’latte  verbindet  man  mit  dem  einen 
Pol  der  Wasserbatterie,  während  man  den 
anderen  Pol  zur  Erde  leitet.  Dann  berührt 
man  die  untere  Kondensator  platte  ablcitend 
mit  der  Hand,  entfernt  die  letztere  wieder, 
hebt  die  obere  Kondensatorplatte  ab,  und 
das  Aluminiumblättchen  wird  die  Spannungs- 
differenz anzcigcn.  Ein  in  dieser  Weise 
ausgefuhrter  Versuch  ergab  als  Mittel  aus 
je  10  Beobachtungen  folgende  Resultate) 

Anzahl  der  Elemente  20  40  60  80  100 

Ausschläge  in  Grad  46,7  59,4  70,9  77,2  81,3 

Die  Wasserbatteric  gehört  ebenfalls,  wie 
das  erwahnteQuadranten-Elektrometer,  zu  der 
Gruppe  von  Apparaten  für  Schülcrubungen, 
welche  unter  Zugrundelegung  von  Stewart 
& Gee's  • Practical  Physics  for  schools  and 
junior  students  of  Colleges«*)  von  uns  seit 
Jahren  gebaut  und  bei  Gelegenheit  des  Natur- 
wissenschaftlichen Ferienkursus  Berlin  1897 
zum  erstenmal  in  Deutschland  ausgestellt 
wurden.  (Mitteilung  von  Leppin  u.  Masche, 
Berlin.) 


*)  Kine  1’ebcrwUunK  von  Karl  Noftck  isl  im 
Verlage  von  Juliu«  Springer  erschienen. 


DIE  MAXWELLSCHE  THEORIE  DER  ELEKTRIZITÄT  UND  IHRE 
BEDEUTUNG  FÜR  DIE  ELEKTROLYSE. 


Von  Dr.  Gustav  f‘/atner.') 


II. 


Es  soll  zunächst  jetzt  die  analytische 
Betrachtung  der  Krafterschcinungen  im  Raume 
(Kraftfeld)  kurz  erörtert  werden,  besonders 
auch  noch  deshalb,  weil  sie  für  die  Be- 
urteilung einer  neuen  Varietät  der  geladenen 
Ionen,  nämlich  der  physikalischen  Elektronen, 
von  Bedeutung  ist. 

Die  Bewegung  materieller  Teilchen  im 
Raume  lässt  sich  analytisch  in  zweierlei  Weise 
verfolgen.  Erstlich  kann  man  jedes  einzelne 
Teilchen  von  gegebener  Masse  und  seine 
Bewegung  nach  Richtung  und  Geschwindigkeit 
in  Bezug  auf  ein  feststehendes  oder  sich 
bewegendes  Koordinatensystem,  dessen  Null- 


punkt dann  mit  Vorteil  in  den  Schwerpunkt 
des  ganzen  sich  bewegenden  Systems  ver- 
legt wird,  einzeln  zum  Gegenstand  der 
Untersuchung  machen.  Zweitens  aber  kann 
man  die  Bewegung  an  bestimmten  Stellen 
des  Raumes,  unbekümmert,  welche  Teilchen 
sich  gerade  dort  befinden,  betrachten,  was 
besonders  dann  von  Vorteil  ist,  wenn  die 
einzelnen  Teilchen  unter  sich  völlig  gleich 
sind,  also  z.  B.  in  der  Hydrodynamik. 

Bei  der  Strömung  einer  Wassernüsse, 
z.  B.  in  einem  Flusse,  ist  der  Weg  eines 

•)  s.  lieft  «1,  s.  ss  ff. 
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einzelnen  Wassermoleküls  gleichgültig;  hier 
handelt  es  sich  nur  darum,  festzustellen,  wie 
viele  Wasserteilchen  passieren  in  einer  be- 
stimmten Zeit  durch  ein  bestimmtes  Raum- 
bezw.  Flächenelement  am  Boden,  am  Ufer, 
an  der  Oberfläche  oder  an  einer  anderen 
Stelle,  deren  Lage  fest  bestimmt  ist,  in 
welcher  Richtung,  mit  welcher  Geschwindig- 
keit geschieht  dies.  Ist  dieses  für  ein 
Raumelement  durch  Differentialquotienten 
nach  Raum  und  Zeit  allgemcingültig  festge- 
stellt, so  braucht  man  nur  über  den  ganzen 
von  der  in  Bewegung  befindlichen  Wasser- 
massc  eingenommenen  Raum  und  die  Zeit 
zu  integrieren,  um  ein  genaues  Bild  der 
Strömung  zu  bekommen. 

Sind  ganz  allgemein  an  einem  bestimmten 
Punkte  v„,  vy,  v,  die  Geschwindigkeits- 
komponenten der  elastischen  Verschiebung 
für  flüssige,  feste  oder  gasförmige  Körper 
nach  den  drei  Koordinatenachsen , dann  ist 
an  einem  um  d,  davon  in  Richtung  der 
x-Achse  entfernten  Punkte  die  Geschwindig 
keitsänderung  bestimmt  durch 

'\V-,  (die  Differentiale  sind  partielle), 

dx  dx  dx 

Ebenso  erhält  man  in  dem  Abstand  dy  und 
dz  in  Bezug  auf  die  y-Achse  und  z-Achse 
die  Differentialquotienten: 

dv„  d v dv,  dv,  dvy  dv, 

dy’  dy’  dy  sowle  j7_  ’ dz’  dz 
also  im  Ganzen  neun  Differentialquotienten. 
Es  kommen  hinzu  weitere  Differential- 
quotienten,  wenn  Strömungen  vorhanden 
sind  und  die  Geschwindigkeit  sich  mit  der 
Zeit  ändert.  Beim  Wasser  könnte  z.  B. 
Ebbe  und  Flut  diese  Wirkung  haben.  Man  er- 
hält dann  , \ y etc.  Sieht  man  hiervon  ab, 
dt  dt 

so  kann  die  Aendcrung  der  Geschwindigkeits- 
komponenten nach  den  Koordinatenachsen 
zunächst  bewirken,  dass  die  Teilchen  sich 
einander  nähern  bezw.  sich  entfernen  von 
einander.  Man  bezeichnet  dies  als  kubische 
Dilatation  bezw.  Kompression: 


Aendern  sich  auch  die  Geschwindigkeits- 
komponenten vy  und  v,  für  dx  und  vXi  v, 
für  dy,  sowie  endlich  v,  vy  für  dz,  so  erleiden 
die  Teilchen  auch  noch  eine  Drehung  gegen 
einander.  Die  Komponenten  dieser  Drehungs- 
geschwindigkeit sind  für  eine  Drehung  um 
die  x-Achse,  also  in  der  yz  - Plbene 


für  eine  Drehung  um  die  y-Achse,  also  in 
der  xz-Ebene: 

i / dv,  dv,\ 

^ 2 V.  dz  dx  / ’ 

für  eine  Drehung  endlich  um  die  z-Achse  in 
der  xy-Ebene: 

r = j/dv,  _ dvA 
2 y dx  dy ) 

Bei  einer  Betrachtung  dieser  Formeln  springt 
sofort  die  Uebereinstimmung  mit  den 
Max  well’schen  Formeln  in  die  Augen. 
Ms  entspricht  nicht  nur  bei  den  ersten 
Gleichungen 

A = ^ mv1  = --  m (v,’-(-  vy!  -f-  v,*) 
der  Max  well’ sehen  Gleichung 


A'  = 24>  = ^>S+Y,  + Z,) 


sondern  es  entspricht  auch  in  der  Gleichung 
dX  dN 
dt  dy 


dM  . , dv,  , dN 
, sich  — und  — sowie 
dz  dy  dy 


dM  , dvv  dL  , dv, 

— und  und  etc. 

dz  dz  dx  dx 


Das  gleiche  gilt  für  die  Komponenten  der 
elektrischen  Kraft. 

Man  kann  beide  als  Geschwindigkeits- 
komponenten einer  Bewegung  ansehen. 
Das  ergiebt  folgendes  wichtige  Resultat. 
Geht  man  von  der  Vorstellung  aus,  dass 
um  die  Kraftlinien  eine  Rotationsbewegung 
stattfindet  in  einer  Ebene,  senkrecht  auf  ihre 
Richtung,  welche  bei  den  elektrischen  Kraft- 
linien magnetischer  Art,  bei  den  magnetischen 
elektrischer  Art  ist  und  sind  X,  Y,  Z bezw. 
L,  M,  N die  Geschwindigkeitskomponenten 
dieser  Bewegung,  so  kann  man  die 
MaxweH’schcn  Formeln  ohne  weiteres 
hinschreiben  unter  Berücksichtigung  der 
vom  Medium  bedingten  Konstanten  p und  e. 
F'indet  zugleich  elektrische  Leitung  statt,  so 
ist  ein  der  Leitfähigkeit  und  Geschwindigkeit 
proportionaler  Betrag  in  Abzug  zu  bringen, 
der  in  Wärme  übergeht.  Die  für  sehr  schwierig 
geltenden  Max  well 'sehen  Gleichungen  sind 
also  im  Grunde  genommen  äusserst  einfach, 
und  die  im  Anfang  gegebene  umständliche 
Ableitung  ist  völlig  überflüssig,  wenn  man 
obige  Vorstellung  der  elektromagnetischen 
Kraft  zu  Grunde  legt  und  die  Verschiebungs- 
glcichungen  der  analytischen  Mechanik  darauf 
anwendet.  Es  ergiebt  sich  ferner  noch,  dass 
die  kubische  Dilatation  bezw.  Kompression 
des  Aethers  Null  ist.  Die  Formeln  hierfür 
lauten  also: 
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dX  . dY  , dZ 

di  + d7  + dz  “ 0 

, dL  . d.M  , d\ 

Und  dx+dy  + dz=° 

Diese  Formeln  spielen  in  der  Optik  eine 
Rolle,  denn  sie  sind  e'ne  Bedingung  für  die 
Transvcrsalitat  der  Schwingungen.  Die  von 
Boltzmann  gemachte  Bemerkung,  die 
Komponenten  der  elektromagnetischen  Kraft 
seien  Geschwmdigkeitskomponentcn  einer 
Bewegung,  lasst  sich  also,  wie  eben  gezeigt 
wurde,  strikt  durchfuhren;  auch  ist,  wie  be- 
sonders betont  werden  muss,  gar  keine 
andere  mechanische  Interpretation  derselben 
möglich,  endlich  aber  ist  die  Annahme 
einer  elastischen  Verschiebung  die  Basis, 
auf  welcher  Maxwell  sein  Gleichungssystem 
selbst  aufgebaut  hat. 

Hin  weiterer  wichtiger  Funkt  betrifft  die 
Fortpflanzung  einer  Bewegung  durch  ein  den 
Raum  erfüllendes  Medium.  Angenommen, 
an  einer  Stelle  a des  Raumes  finde  ein  Be- 
wegungsantrieb statt  und  an  einer  räumlich 
davon  getrennten  Stelle  b trete  eine 
Wirkung  desselben  zu  Tage.  Dann  kann 
analytisch  der  Vorgang,  falls  über  die 
Fortpflanzungsweise  im  Medium  gar  nichts 
bekannt  sein  sollte,  auf  zweierlei  Art  auf- 
gefasst und  rechnerisch  verfolgt  werden, 
derart,  dass  beide  Methoden  dasselbe 
Resultat  geben.  Die  Zeit  zwischen  beiden 
Vorgängen,  innerhalb  welcher  also  die  Be- 
wegung  von  a nach  b gelangt,  sei  t,  die 
Strecke  a bis  b sei  s. 

Die  erste  Annahme  besteht  nun  darin, 
dass  im  Funkte  a einer  Masse  m die  Bc- 
wegung  übertragen  wird;  dieselbe  erhalt 

dann  eine  Geschwindigkeit  v = — . Ihre 


lebendige  Kraft  ist  ' m • v’,  und  sic  fliegt  in 

der  Zeit  t nach  dem  Funkte  b,  wo  sie 
unter  Abgabe  ihrer  lebendigen  Kraft  ent- 


sprechende Arbeit  leistet. 


A = 


2 


m v’.  Die 


zweite  Annahme  besteht  darin,  dass  die  Be 
wegung  in  dem  Medium  von  Teilchen  zu 
Teilchen  weitergegeben  wird,  bis  sie  in  der 
Zeit  t nach  b gelangt.  Diese  Zeit,  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  hangt  dann 
ab  von  der  Elastizität  des  Mediums,  sie  wird 
um  so  grösser,  je  geringer  diese  ist.  Man 
kann  sich  eine  starre  Rohre,  einmal  mit 
Wasser,  das  andere  Mal  mit  Luft  gefüllt, 
denken  und  durch  Hintieiben  eines  Stempels 
diese  in  Bewegung  versetzen. 

Es  ist  zunächst  klar,  dass  die  Be 
wegung  nach  dem  zweiten  Modus  erfolgen 


kann  und  doch  die  Berechnung  nach  der 
ersten  Annahme  richtige  Resultate  ergiebt. 
Gegeben  ist  zunächst  A,  d.  h.  die  Energie, 
auch  v ist  bestimmbar,  damit  ist  die  Be- 
rechnung von  m sehr  einfach  gegeben. 

Solange  m nur  aus  dem  Energieumsatz 
berechnet  wird,  ist  und  bleibt  diese  Grosse 
aber  hypothetisch,  daran  wird  gar  nichts 
geändert,  wenn  zu  diesem  Zwecke  die  ver- 
schiedensten Wege  eingeschlagen  werden. 
Dieser  Vorwurf  trifft  voll  und  ganz  den 
neuerdings  aufgestelltcn  und  besonders  von 
physikalischer  Seite  verfolgten  Begriff  der 
>Elektronen<  oder  elektrischen  Massen- 
teilchen. Es  würde  hier  viel  zu  weit  führen, 
auf  die  verschiedenen  Methoden  ihrer  Be- 
rechnung, sei  cs  aus  Zeemann's  Effekt, 
Kathodenstrahlen  oder  der  Leitung  in  Gasen 
etc.  näher  einzugehen;  die  eben  gegebene 
Darstellung  zeigt,  worauf  es  ankommt,  in 
einfacher  Weise.  Es  ist  lediglich  die 
elektrodynamische  Wirkung  massgebend.  Bei 
der  ungeheuren  Geschwindigkeit,  welche 
man  diesen  »fliegenden  Ladungen«  in  be- 
stimmten Fallen  zuschreibt  und  welche 
Lichtgeschwindigkeit  erreicht  oder  über- 
schreitet, sowie  in  Anbetracht  des  hierzu 
erforderlichen  erheblichen  Aufwandes  äusserer 
Arbeit  muss  mit  der  Möglichkeit  gerechnet 
werden,  und  diese  Annahme  findet  neuerdings 
immer  mehr  Stutzen,  dass  ihre  Masse  nur 
eine  scheinbare  ist.  (Man  vergl.  die  Ab- 
handlungen von  Des  Condres.  Drude, 
Wien  u.  a.) 

Von  grosser  Wichtigkeit  ist  cs,  dass 
bisher  nur  bewegliche  negative  Elektronen 
physikalisch  nachweisbar  waren.  Würde  die 
ganze  Elektronentheorie  keinen  anderen  Er- 
folg zeitigen,  als  dass  sie  wenigstens  der 
zweifellos  richtigen  unitarischeif  Auffassung 
der  Elektrizität  den  Boden  schafft  und  dass 
sic  hierzu  dränge,  betonte  auch  Kaufmann 
in  seinem  Vortrag  auf  der  Hamburger  Natur-, 
forsclicrversammlung,  so  könnte  man  ihr 
schon  manches  andere  verzeihen.  In  dem 
eben  erwähnten  Vortrage  sind  zwar  die 
Vorzüge  dieser  Theorie  über  Gebühr  hervor- 
gehoben worden,  die  schweren  Bedenken 
aber,  welche  ihr  entgegenstehen,  nicht  er 
wahnt  worden  Als  solche  müssen  hier  vor 
allen  Dingen  erwähnt  werden  die  für  seine 
Theorie  von  II.  A.  Lorentz  gemachte  An 
nähme  der  I’ngiltigkeit  des  mechanischen 
Frin«ips  der  Reaktion,  wie  es  als  Ruckstoss 
bei  jeder  Schusswaffe  bekannt  ist,  und  so- 
dann die  Annahme  des  absolut  ruhenden 
zXcthers,  sowie  die  Vorstellung,  dass  die 
Wechselwirkung  zwischen  Aclhcr  und  Matenc 
allem  an  elektrische  Teilchen  und  ihre  Be- 
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wegung  geknüpft  ist.  Die  beiden  hierfür 
von  Lorentz  aufgestellten  Hypothesen  sind: 
Ein  elektrisches  Teilchen  der  Ladung  e er- 
fahrt unabhängig  von  seiner  Bewegung  wegen 
der  elektrischen  Erregung  des  Aethers  eine 
mechanische  Kraft  K von  der  Intensität  c K, 
und  ein  elektrisches  Teilchen  der  Ladung  e, 
das  sich  mit  der  Geschwindigkeit  v bewegt, 
erfahrt  wegen  der  magnetischen  Erregung 
des  Aethers  eine  mechanische  Kraft  v 
und  _L  H von  der  Intensität  evll  sin  (vllJTV. 

Es  tritt  uns  hier  die  alte  Fluidumstheorie 
der  Elektrizität  in  neuer  Form  entgegen;  an 
die  Stelle  eines  kontinuierlichen  strömenden 
oder  ruhenden  Agens  ist  nur  ein  diskontuir- 
liches,  nämlich  die  Elektronen,  getreten. 
Ausserdem  wurde  diese  Vorstellung  mit  der 
Max well'schen  Theorie  dadurch  verquickt, 
dass  die  Elektronen  als  Quellen  elektrischer 
Energie  betrachtet  werden.  Sie  bewirken 
eine  »Divergenz«  der  elektrischen  Verschie- 
bung im  Aether  dadurch,  dass  eine  Ein- 
wirkung dieses  elektrischen  Agens  auf  den 
Aether  eingeführt  wurde.  Die  Materie  selbst 
bleibt  dabei  ganz  aus  dem  Spiele. 

Die  Elektrizität  wird  wie  die  Materie  in 
Atome  geteilt,  das  sind  die  Elektronen, 
und  diese  treten  in  Wechselwirkung  mit  dem 
Aether.  Das  mag  mathematisch  gewisse 
Vorteile  bieten.  Die  mathematische  Brauch- 
barkeit ist  aber  noch  lange  kein  Beweis  für 
die  Richtigkeit.  Wird  eine  mathematische 
Grösse  in  Differentiale  zerlegt,  so  kann  das 
sehr  vorteilhaft  sein;  es  wäre  aber  verfehlt, 
ihnen  nur  deshalb  eine  reale  Existenz  zuzu- 
schreiben. 

Da  die  Materie  hierbei  bloss  als  Statist 
fungiert,  so  erscheint  sic  überflüssig.  Diese 
Konsequenz,  ist  auch  frischweg  gezogen 
worden.  Die  Elektronen  sollen  die  Ur- 
atome  sein,  aus  denen  die  materiellen  Atome 
bestehen,  und  die  gesamte  Mechanik,  Gravi- 
tation etc.  wird  elektrisch  erklärt. 

Eine  andere  Erklärung  als  eine  mecha- 
nische giebt  es  nicht,  das  ist  ein  Satz  von 
unanfechtbarer  Logik.  Dadurch,  dass  man 
die  Elektrizität  an  kleinste  materielle  Teilchen 
bindet,  verzichtet  man  von  vornherein  auf 
jede  Erklärung  derselben.  Ein  solcher  »Igno- 
rabimus«  - Standpunkt  ist  aber  eines  wahren 
Naturfreundes  unwürdig.  Allein  aus  dieser 
Ueberlegung  heraus  kann  man  schon  der  Elek- 
tronentheorie ihr  hoffentlich  recht  baldiges 
Ende  prophezeien.  Mag  sie  immerhin  nach 
gewissen  Richtungen  klärend  und  fördernd 
gewirkt  haben,  eine  Zukunft  hat  sie  nicht. 

In  welcher  Weise  ferner  ein  Elektron, 
welches  ein  Volumen,  aber  keine  Masse  hat 


und  für  den  Aether  mit  seinen  Störungs- 
zuständen durchdringlich  ist,  durch  seine 
blosse  Gegenwart  im  Aether,  bezw.  durch 
seine  Bewegung  in  demselben  eine  Ver- 
schiebung oder  Divergenz  der  elektrischen 
Verschiebung  in  demselben  bewirken  soll, 
also  eine  Quelle  elektrischer  Energie  dar- 
stcllt,  ist  für  mich  unfassbar. 

Die  elektrische  Verschiebung  im  Aether 
ist  zweifellos  eine  Bewegungserscheinung, 
wie  die  oben  durchgeführte  Diskussion  der 
Maxwell'schen  Gleichungen  ergiebt.  Eine 
Bewegung  kann  aber  nach  den  Forderungen 
der  strengen  Logik  (Wundt)  nur  durch 
eine  andere  Bewegung  erzeugt  werden.  Wo 
bleibt  also  die  Logik  hier!? 

Wenn  man  das  Elektron  als  blossen 
Begriff,  etwa  wie  den  Begriff  der  Kraftlinie 
und  andere  als  bequemes  Mittel  für  die 
Vorstellung  und  die  Rechnung  einführen 
will,  ebenso  wie  man  bisher  schon  von 
elektrischer  Masse  und  ihrer  Verteilung  von 
elektrischem  Strom  und  dergl.  sprach,  und 
darauf  scheint  schliesslich  die  ganze  Sache 
hinauszugehen,  wie  schon  die  »scheinbare 
Masse«  zeigt,  so  kann  man  dagegen  wohl 
kaum  etwas  cimvcnden.  Fis  kann  aber  nicht 
scharf  genug  dagegen  Protest  erhoben 
werden,  wenn  diesem  Begriffe  eine  reale 
Existenz  zugeschrieben  werden  soll  und 
derselbe  etwa  als  endgültige  Lösung  der 
Frage  nach  dem  Wesen  der  Elektrizität 
gelten  soll!  Das  Streben  nach  einer  mecha- 
nischen Firklarung  der  elektrischen  Kraft 
wird  damit  nicht  aus  der  Welt  geschafft, 
denn  es  ist  logisch  durchaus  begründet. 

Wie  stellt  sich  nun  aber  die  Elektrolyse 
zu  dem  Elektronenbegriff?  Die  Elektronen 
führen  auch  eine  von  den  materiellen  Atomen 
getrennte  Existenz,  können  sich  frei  bewegen, 
so  z.  B.  durch  die  Leiter  hindurch,  was 
den  elektrischen  Strom  (Konvektionsstrom) 
verursacht.  Freilich  haben  sich  bisher  nur 
negative  bewegliche  Elektronen  nachweisen 
lassen.  Es  ist  auch  absolut  keine  Aussicht 
vorhanden,  dass  die  positiven  noch  gefunden 
werden.  Die  von  anderer  Seite  ausge- 
sprochene Erwartung,  dass  dies  auch  noch 
geschehen  werde,  ist  illusorisch.  Die  Theorie 
der  elektrolytischen  Dissoziation  steht  und 
fällt  aber  mit  der  dualistischen  Auffassung 
der  Elektrizität.  Ferner  sind  die  Elektronen 
ein  allgemeiner  Bestandteil  der  Moleküle, 
auf  ihren  Schwingungen  beruht  die  Licht- 
emission In  den  durchsichtigen  Köq>em 
schwingen  sie  mit,  wenn  das  Licht  derselben 
durchdringt.  Chlornatrium  spaltet  sich  also 
bei  der  Auflösung  in  Chlor-  und  Natrium- 
atome, welche  ihre  Elektronen  bereits  von 
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vornherein  haben,  also  nicht  erst  bei  der 
Auflösung  erhalten.  Was  geschieht  nun  bet 
der  Abscheidung  an  den  Elektroden?  ln 
den  Leitern  bewegen  sich  Elektronen  heran 
entgegengesetzten  Zeichens.  Wenn  sich  das 
negative  Elektron  des  Chlors  mit  dem  posi- 
tiven der  Anode  zu  irgend  einem  indifferenten 
Stoff  verbindet,  wo  erhält  das  Chloratom 
ein  neues  her?  Denn  es  steht  doch  nichts 
im  Wege,  dasselbe  wieder  in  eine  chemische 
Verbindung  überzufiihren,  z.  11.  wieder  in 
Kochsalz. 

Wie  steht  es  endlich  mit  den  besonderen 
Eigenschaften  der  Ionen,  welche  immer  wieder 
betont  werden,  und  die  darauf  beruhen  sollen, 
dass  sie  im  Gegensatz  zu  den  in  Verbindung 
befindlichen  eine  Ladung  haben,  also  mit 
Elektronen  verbunden  sind,  wenn  dieser 
Unterschied  wegfallt. 

Wo  kommen  die  ungeheuren  Mengen 
von  positiven  und  negativen  Elektronen  her, 
welche  etwa  eine  dauernd  im  Betriebe  be- 
findliche Dynamomaschine  nur  im  Laufe 
eines  Jahres  liefert?  Wo  kommen  sie  her, 
wo  gehen  sie  hin?  besonders  bei  der  Elektro- 
lyse und  im  galvanischen  Element.  Es  giebt 
hier  eigentlich  nur  eine  richtige  Antwort,  und 
diese  lautet:  sie  entstehen  aus  anderer  Energie 
Denn  diese  Annahme  bietet  die  einzige 
Möglichkeit,  nicht  mit  dem  Energieprinzip 
in  heillosen  Konflikt  zu  geraten.  Wie  sie 
aus  anderer  Energie  entstehen,  so  müssen 
sie  aber  auch  wieder  in  andere  Energie  ver- 
wandelbar sein.  Wann,  wo  und  wie  geschieht 
dies  aber? 

Mögen  die  Urheber  dieser  Theorie, 
welche  einige  optische  und  wenige  elek- 
trische Erscheinungen  gut,  die  meisten  aber 
schlecht  oder  gar  nicht  erklären  kann,  sich 
doch  erst  einmal  selbst  über  ihre  eigene 
Schöpfung  genügend  klar  werden,  bevor  sie 
daran  gehen , die  ganze  Welt  und  ihre 
Mechanik  damit  erklären  zu  wollen. 

Die  Theorie  der  elektrolytischen  Disso- 
ziation selbst  hat  durch  den  Begriff  der 
physikalischen  Elektronen  einen  Stoss  er- 
fahren, der  sie  geradezu  unhaltbar  macht. 
Einmal,  weil  nur  die  negativen  beweglichen 
Elektronen  sich  haben  nachweisen  lassen,  und 


sodann,  »'eil  die  Ladung  der  Ionen  bei  der 
Auflösung  der  Elektrolyte  wegfällt,  ganz 
abgesehen  von  einer  ganzen  Reihe  weiterer 
Schwierigkeiten.  WcnnKaufmann  in  seinem 
oben  erwähnten  Vortrag  das  Faraday’sche 
Gesetz  für  die  Begründung  der  Ionentheorie 
in  den  Vordergrund  stellt,  so  möchte  ich 
doch  darauf  verweisen,  dass,  wie  ich  ander- 
wärts (cf.  Mechanik  der  Atome)  gezeigt 
habe,  sich  dieses  in  viel  einfacherer  und 
ungezwungenerer  Weise  erklären  lässt. 

Nach  dieser  Abschweifung,  die  ich  aber 
in  Anbetracht  des  Umstandes,  dass  diese 
Frage  jetzt  im  Vordergründe  des  Interesses 
und  der  Debatte  steht,  dem  Leser  nicht  vor- 
enthalten mochte,  soll  jetzt  in  der  Erörte- 
rung der  Maxwcll’schen  Theorie  weiter 
fortgefahren  werden.  Die  Gleichungen  der- 
selben, welche  bisher  angeführt  wurden,  be- 
ziehen sich  auf  die  elastische  Verschiebung 
im  Aether  und  finden  ihre  mechanische 
Interpretation  in  der  Annahme  einer  Drehung 
um  die  Kraftlinien  in  einer  Ebene  senkrecht 
auf  deren  Richtung.  Hier  erhebt  sich  zu- 
nächst die  Frage,  wie  erklären  sich  hieraus 
die  ponderomotorischen  Wirkungen?  Es 
muss  zugestanden  werden,  dass  der  direkte 
Zusammenhang  hier  noch  fehlt. 

Um  die  Druckkräfte  zu  bestimmen,  geht 
Maxwell  von  der  Fernkraft  bezw.  deren 
l’otential  aus  unter  Benutzung  der  Laplace- 
Poisson 'sehen  Gleichung.  Diese  lautet, 
wenn  F das  l’otential  (Kräftefunktion)  be- 
zeichnet 

d*F  . d2  F , d2  F 

dx2  + dy2  + dz2=4,rX!> 
Bezeichnet  man  die  Summe  der  zweiten 
Differentialquotienten  mit  V2,  so  ist  die  Be- 
zeichnung 

V2  F = 4 it  x • p,  also  p = — — • V2F 
r r 4 it  x 

(p  = räumliche  Dichte). 

Ferner  wird  von  dem  Green’schen  Satz*) 
Gebrauch  gemacht.  Dieser  lautet  aber:  sind 
U und  V zwei  integrierbarc  und  differenzier- 
bare Funktionen  von  x,  y,  z,  so  hat  man 
für  einen  beliebigen  Raum  x,  an  dessen 
Grenzen  »'eder  U noch  V,  noch  deren 
Difterentialquotienten  Sprünge  erleiden; 


///(k  « +d  ,u  iy+ivtre) 11 • - -//»  V. ds 


= — J'j  f ( v V 2 U)  d x —ff  v 


*)  Man  vergl.  hierfür  und  die  folgende  Ableitung:  Weinstein,  Kinlcitung  in  die  höhere  mathematische 
Physik.  Berlin  1901. 
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Hier  ist  m die  nach  innen  gerichtete  Normale 
der  Fläche  S. 

Der  Druck  wird  nun  durch  seine  drei 
Komponenten  bestimmt,  nämlich  P„  Py,  P«, 
jede  derselben  zerfällt  wieder  in  drei  Teile 
X„  X„,  X,;  Y„Yy,  Y,  und  Z„Zy,  Z,,  wobei 


In  einem  Körper  werde  einTeilchen  -,  das 
von  derFlächeSumschlossen  wird, abgegrenzt. 


Xy  =Y,;  X,  = Z*  und  X,  = Zy  ist,  also  bleiben 
eigentlich  nur  6 Komponenten. 

Den  senkrecht  auf  die  Flächeneinheit 
wirkenden  Druck  bezeichnet  man  mit  X„, 
Y„  und  Z„  (n  Normale  zur  Fläche),  dann  ist 
für  das  Flächenelement  dS: 


X„  d S = [X,  cos  (n,  x)  -|-  Xy  cos  (n,  y)  X,  cos  (n,  z)]  d S 
Y„  d S = [Y„  cos  (n,  x)  -j-  Yy  cos  (n,  y)  -f-  Y,  cos  (n,  z)]  d S 
Z„  d S = [Z,  cos  (n,  x)  -j-  Zy  cos  (n,  y)  -f-  Z,  cos  (n,  z)]  d S 


Der  Druck,  welcher  auf  diese  Flache  in 
der  Richtung  der  x wirkt,  ist  dann 


P»  = //'X„  d S = //[Xv  cos  (n  x)  -j-  X,  co«  (n  y)  -)-  X,  cos  (n  z)J  d S 
s‘  s 


Setzt  man  nun  in  dem  Green 'sehen  biicher  verwiesen  sei,  für  U nacheinander 
Satze,  in  Bezug  auf  welchen  auf  die  Lehr-  xyz,  so  erhält  man: 

' • ./.X/‘dx 11 T “ —ff An dS==  -Jürv«(«.  x> d S- 

2-  fff  <j  ydT“  ~ff'd  n d S = ~ffVcos  >’)  d S; 

3-  fff\  z d T ~ ~ ff  a l d s = ~ff‘v  cos  ("•  *)  d s: 


Da  V irgend  eine  beliebige  differenzierbare  Funktion  von  xyz  darstellt,  so  ersetzt 
man  dasselbe  in  i.  durch  X,,  in  2.  durch  Xy,  in  3.  durch  X,  und  eihält: 

fff^x  d T = — ,//'X«cos(n  x)  d s 
fff\ y d T = ~ffx* cos  <n  >) d s 
Jffd*r  d T = -ff*’c°  s("  '■)  d S 


A )fff{ 


dX,  dX  dX, 
dx+d  y “T  d 


/." ) d : 


,mx«  cos  (n,  x)  Xy  cos  (n,  y)  -f-  X,  cos  (n,  z)]  dS=l'x. 


Ebenso  erhalt  man,  indem  man  r sehr 
klein  wählt,  also  die  Integration  fortlassen 
kann: 


Ist  ein  Raumteilchen  dxjdyjdz,  des 
Systems  e, , das  auf  ein  gleiches  cä  wirkt, 
so  ist  die  X-Komponente  der  Kraft  durch 


das  Potential  F‘,  und  F'a  ausgedrückt  (F1  be- 
zeichnet das  Potential  auf  eine  Masseneinheit, 
p räumliche  Dichte): 

x — ./X/Vx*  p‘ d x< d d z> 

Setzt  man  nun 

l'  - = F'i  -f-  F'ii  P = Pi  4"  h 

beachtet,  das  p = - • V*  F ist,  und  be- 

achtet,  dass  F'a  innerhalb  des  Systems  c, 
überall  gleich  Null  ist,  weil  p,  innerhalb  e, 
gleich  Null  ist,  so  erhält  man,  indem  man 
V*  F in  seine  Summanden  zerlegt 


“'X  = 4 i.J’Xf 


(d 

w'dF'V  1 

(A  V 

V 1 (dF'Y\ 

|d  x 

2\d  x / 2 

Uv. 

) 2 V d z ) J 

+ Ä( 


d F*  d F'\  . d /d  F'  d F'\  | . 

dx  dyj  + dz(d*  dzjidX'dyi  d* 


Digitized  by  Google 


Heft  6 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Setzt  man  allgemein 
i d P 


(sfheme)'— - 

(S)'-(sH5)'=- 


dP  dF' 

d y d x 


= 4 “ * P«y  = 4 * * Pr« 


dF' 
d z 
d P 
d x 


dF' 

- - = 4**p,.  = 43'*P«y 

dF' 
d z 


= 4 r * p„ 


4 * * P«x 


so  erhält  man 


X - -.///(Vf + V/ + Vr ) d «■ d * d •• 

= + ff[ p «,  (cos  n,  x)  -f-  p»y  (cos  n,  y)  p„  (cos  n,  *)]  d S, 


Ganz  gleiche  Ausdrücke  erhält  man  für 
Y und  Z,  wo  immer  die  Druckkomponenten 
p sich  ändern. 

Damit  sind  die  Kraftkomponenten  durch 
Druckkomponenten  ersetzt,  welche  an  der 
Oberfläche  S,  des  angegriffenen  Systems 
wirken.  Der  Wert  dieser  Druckkomponenten 
ergiebt  sich  aus  den  Gleichungen  unter  C). 

Man  beachte  an  dieser  rein  mathe- 
matischen Ableitung,  dass  zunächst  die  Kraft- 
komponente durch  das  Differential  des  Poten- 
tials dargestellt  wurde  und  sodann  die 
Laplace-Poisson’schc  Gleichung  zur  An- 
wendung kam.  Damit  ist  die  Bedingung 
gegeben,  dass  nur  bei  Kräften,  welche  ein 
Potential  haben  und  der  Laplace-Poisson- 
schen  Gleichung  gehorchen,  dieses  Verfahren 
möglich  ist.  Solche  Kräfte  sind  die  Gravi- 
tation und  die  elektromagnetische  Kraft. 

Wenn  damit  nun  auch  bewiesen  ist,  dass 
diese  Fernkräfte  durch  Druckkräfte  ersetzt 
werden  können  und  wohl  auch  dereinst  er- 
setzt werden  müssen,  so  ist  über  den  even- 
tuellen Mechanismus  derselben  gar  keine 
Angabe  gemacht.  Man  erfährt  nun,  dass 
diese  Druckkräfte  im  Zwischenmittel  bestehen 
in  einer  Spannung  längs  der  Kraftlinien  und 
einem  Druck  quer  zu  denselben,  beide  sind 

einander  gleich  und  - — R'3,  wo  R'  die  Kraft- 


wirkung auf  die  Masseneinheit  an  der  an- 
gegriffenen Stelle  darsteilt. 

Da  die  Max  well 'sehe  Theorie  heute 
allgemeine  Anerkennung  findet,  so  schien 
mir  eine  Untersuchung  ihrer  Bedeutung  für 
die  Hlektrolyse  durchaus  zeitgemäss.  Diese 
Theorie  lehrt  aber  nun:  Durch  die  elektrische 
Kraft  wird  im  Medium,  und  als  solches  hat 
auch  der  Elektrolyt  zu  gelten,  der  Aether 
in  den  Zustand  elastischer  Spannung  ver- 
setzt (dielektrische  Verschiebung),  welche 
mechanisch  als  eine  Drehbewegung  um  die 
Kraftlinien  zu  deuten  ist.  Die  Komponenten 
der  elektrischen  Kraft  haben  hierbei  als  die 
Geschwindigkeitskomponenten  einer  Bewe- 
gung zu  gelten.  Durch  diese  Beeinflussung 
des  Mediums  werden  in  demselben  Druck- 
kräfte hervorgerufen,  welche  eine  pondero- 
motorische  Wirkung  äussern,  und  welche  in 
einer  Spannung  längs  und  einem  Druck  quer 
zu  den  Kraftlinien  beruhen. 

Fügt  man  noch  die  berechtigte,  aus 
dem  Prinzip  der  kleinsten  Wirkung  sich  er- 
gebende Annahme  hinzu,  dass  die  Bestand- 
teile des  Elektrolyten  diesen  Kräften  gegen- 
über in  ganz  verschiedener  Weise  reagieren, 
so  hat  man  eine  durchaus  genügende  Basis 
für  die  Erklärung  der  elektrolytischen  Er- 
scheinungen gewonnen  ohne  Benutzung 
phantastischer  Hypothesen. 


REFERATE. 


Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Capaelt&t  der 
Akkumulatoren.  Von  W,  Hibbert  (The  Klec- 
trical  Review,  190z.  51.  III). 

In  jüngster  Zeit  sind  von  verschiedenen  nam- 
haften Gelehrten  zahlreiche  Beobachtungen  an- 
gestellt  worden  über  den  Einfluss  der  Temperatur 
auf  die  Kapazität  der  Akkumulatoren;  vergl. 
Schoop  (F.lektroch.  Zeitschrift  19,  S.  353,  1901), 
Heim  (El.  Zeit.,  22,  p.  811)  und  I.iag  re  (Eclair. 


Electr.,  29,  149).  Diese  bestätigen  die  Resultate 
des  I)r.  Gladslone  und  die  des  Verfassers  aus 
dem  Jahre  1892  (Jour.  Electr.  Kngrs.),  dass  eine 
Erhöhung  der  Temperatur  eine  merkliche  Ver- 
mehrung der  Kapazität  der  Akkumulatoren  ver- 
ursacht. Es  dürfte  von  Interesse  sein,  einige 
Angaben  dieser  Beobachter  hier  zu  geben. 

l.iagre  weist  darauf  hin,  dass,  obgleich 
schon  vor  9 Jahren  gezeigt  wurde,  dass  bei 
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höheren  Temperaturen  eine  Vergrösserung  der 
Kapazität  eintritt,  doch  keiner  daran  gedacht 
hat,  die  Temperatur  zu  erwähnen,  bei  welcher 
die  Zelle  geladen  wurde.  Heim  fand,  dass  die 
Zunahme  an  Kapazität  gleich  30/»  pro  Grad  be- 
trägt (er  verwandte  Hagen- Akkumulatoren),  eine 
Zahl,  die  derjenigen  von  Gl adstone  und  Hilb- 
bert  gleich  ist.  Daraus  geht  hervor,  dass  ein 
Unterschied  von  einigen  wenigen  Graden  in  der 
Temperatur  einen  bemerkenswerten  Einfluss  aul 
die  Kapazität  ausiibt. 


Liagre  jedoch,  der  am  meisten  schematisch 
gearbeitet  zu  haben  scheint,  zeigt,  dass  der 
Prozentsatz  der  Zunahme  an  Kapazität  von  dem 
Entladungszustand  abhängt.  Er  erhielt  2,7  Amp.- 
Std.  fiir  jeden  Grad  Temperatur-Erhöhung. 

Heim's  Ergebnisse  fiir  5 grosse  Zellen  bei 
dreistündiger  Arbeit  sind  in  folgender  Tabelle 
zusammengestellt : 

Amp.-Sldn. 

Tcmp.  Amp.  Ladung  Entlad.  Wirkungsgrad 

12“  140  437  386  0,88 

45,9  140  896  735  0,82. 

Diese  zeigen  eine  Zunahme  an  Kapazität  von 
too"/o.  Die  Veränderungen  der  Potential-Differenz 
während  Ladung  und  Entladung  sind  in  Eig.  43 


Kig.  46.  Versuche  bei  32  Amp. 


und  46  dargestellt;  die  Daten  beziehen  sich  auf 
eine  kleinere  Zelle,  die  bei  20  Amp.  entladen 
wurde.  Infolgedessen  ist  der  Energiewirkungsgrad 
nicht  so  sehr  beeinflusst  wie  der  Quantitäts- 
wirkungsgrad. 


Noch  einige  andere  Beobachtungen  mitssen 
erwähnt  werden.  Bei  hohen  Temperaturen  ver- 
mindert sich  die  Dichtigkeit  der  Säure  in  einem 
grosseren  Grade  als  bei  niedrigen  Temperaturen. 
Wenn  man  bei  niederer  Temperatur  ladet  und 
l>ei  einer  höheren  entladet,  so  können  aus  einer 
Zelle  mehr  Ampere-Stunden  entnommen  werden 
als  hineingebracht  worden  sind;  d.  h.  eine  ent- 
ladene Zelle  kann  durch  Erwärmen  noch  weiter 
entladen  werden. 

Alle  diese  Resultate  können  durch  die  Theorie 
leicht  erklärt  werden,  welche  die  veränderliche 
E.  M.  K.  der  veränderlichen  Stärke  der  Säure 
in  den  Poren  und  der  aktiven  Masse  zuschreibt. 
Bei  höheren  Temperaturen  diffundiert  die  Säure 
in  oder  aus  den  Poren  um  so  schneller.  Daher 
kann  sic  die  während  der  Entladung  verlorene 
Säure  schneller  aufnehmen  und  so  die  E.  M.  K. 
erhalten. 

Aehnliche  starke  Säuren  können  während 
der  Ladung  schneller  diflundieren;  die  E.  M.  K. 
wird  indessen  nie  so  hoch.  Bei  der  gewöhn- 
lichen Temperatur  ist  die  Diffusion  zu  langsam, 
um  die  Stärke  der  Säure  zu  erhalten,  wenn  die 
Hälfte  oder  ein  Drittel  der  aktiven  Masse  in 
Sulfat  umgewandelt  ist,  was  durch  die  teilweise 
Verstopfung  der  Poren  herrtthrt.  Bei  höheren 
Temperaturen  jedoch  kann  die  Diffusion  eine 
genügende  Starke  der  Säure  in  den  Poren  er- 
zeugen, bis  ein  weiterer  Grad  der  Verstopfung 
eingetreten  ist. 

Es  ist  daher  augenscheinlich,  dass  bei  einer 
ganz  massigen  Temperaturerhöhung  des  Akkumu- 
latorenraumes eine  grössere  Vermehrung  der 
Kapazität  erhalten  werden  kann,  und  es  ist  daher 
eine  wichtige  Krage,  ob  die  Ingenieure  diese  Er- 
wärmung nach  dieser  Richtung  nutzbar  machen 
sollten.  Heims  bejaht  diese  Krage.  Er  glaubt, 
dass,  wenn  auch  durch  eine  Erhöhung  der 
Temperatur  die  Platten  angegriffen  werden,  diese 
Abnutzung  gering  ist.  Er  rät  daher,  dass  man 
zeitweise  durch  Erwärmen  die  Kapazität  der 
Zellen  erhöhen  dürfte.  Wenn  sich  dies  als  nach- 
teilig erweist,  so  würde  er  dies  Verfahren  nur 
für  besondere  Gelegenheit  anwenden,  wenn  eine 
besondere  schwere  Entladung  erforderlich  ist 
Heim  schliesst  die  Zellen fürStrasscnbahnendavon 
aus,  da  dieselben  bereits  eine  ausgedehnte  Ent- 
ladung erfahren. 

Die  Hagen-Company  stimmt  jedoch  mit  dieser 
Ansicht  Heim's  nicht  Überein.  Dieselbe  be- 
hauptet, dass  Akkumulatoren,  welche  in  warmen 
Räumen  arbeiten,  durch  die  höhere  Temperatur 
nachteilig  beeinflusst  werden.  Indessen  giebt  sie 
zu,  dass  eine  Vermehr  ung  der  Kapazität  durch 
höhere  Temperatur  slattfmdet. 

In  der  im  Jahre  1892  veröffentlichten  Schrift 
zeigten  Itr.  Gladstonc  und  ich  nicht  nur,  dass 
die  Kapazität  durch  Erwärmen  um  40  oder  so’/o 
erhöht  werden  kann,  sondern  wiesen  auch  dar- 
auf hin,  dass  »die  höhere  Temperatur  auch  die 
lokale  Wirkung  und  die  (direkte)  chemische 
Wirkung  der  Säure  auf  den  Bleischwamm  ver- 
mehren würde«.  Darin  sind  zwei  bestimmte 
Gründe  enthalten,  die  gegen  das  Erwärmen 
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s|ircchcn:  lokale  Wirkung  auf  die  positive  Platte, 
direktes  Schwefeln  der  negativen.  Unsere  Resul- 
tate erklären  den  verminderten  Wirkungsgrad, 
den  Heim  gefunden,  und  auch  die  Ursache  der 
nachteiligen  ileeinflussung,  von  der  die  Hagen- 
Gesellschaft  spricht. 

Diese  Einwendungen  werden  durch  vieles 
trilhere  bestärkt.  So  wies  Plante1  darauf  hin, 
dass  die  Erhöhung  der  Temperatur  die  Formation 
seiner  Zelle  erleichterte  (Compt.  Rendus,  August 
■ 881),  und  Gladstone  und  Tribe  zeigten,  dass 
diese  Vermehrung  aus  der  vermehrten  lokalen 
Wirkung  hervorging.  In  ihrem  kleinen  Werk  Uber 
sekundäre  Batterien  (1883)  erwähnen  sie  eine 
grosse,  wenn  auch  veränderliche  Zunahme  der 
lokalen  Wirkung  zwischen  11“  und  50°  C. 

Diese  Daten  werden  erklären,  warum  Dr. 
Gladstone  und  ich  die  Gefahr  iin  Jahre  1801 
betonten  Wir  verwarfen  jedoch  nicht  die  Mög- 
lichkeit, einige  der  Vorteile  bei  höherer  Tempe- 
ratur zu  erlangen.  Wir  wiesen  darauf  hin,  dass 
der  vermehrten  Wirkung  atil  beide  Platten  »durch 
eine  Reduktion  der  Stärke  der  Säure  entgegen- 
gewirkt würde,  aber  wir  gaben  nicht  an.  bei 
welcher  Temperatur  lind  mit  welcher  Stärke 
dieser  Vorteil  ein  Maximum  ist«.  (Journ.  Klee. 
Engrs.,  i8gj,  p.  31.)  R. 

Verbesserungen  der  elektrischen  Oefen  und 

der  Fabrikation  der  chemischen  Produkte. 

Von  M.  Tavlor.  (Journal  de  I KIcctrolvse, 

190z.  VI  n 

Diese  Vorrichtung  hat  den  Zweck,  die  Elek- 
troden vor  einer  zu  grossen  Abnutzung  zu  schützen, 
die  elektrische  Wirkling  im  Ofen  zu  regeln,  und 
bei  konstantem  und  andauerndem  Strom  eine 
Elektrolyse  überall  da  hervorzurufen,  wo  diese 
Reaktion  gewünscht  wird,  die  Verluste  an  Elek- 
trizität zu  verhindern,  um  das  Maximum  der 
Heilkraft  oder  der  elektrochemischen  Wirkung 
des  Stromes  zu  erhalten  ; die  elektrischen  l.eiier 
zu  kühlen;  die  Wärme,  welche  durch  Strahlung 
verloren  gehen  würde,  aufzufangen  und  im  ( tfen 
zurüekzubehaltcn;  die  Abkühlung  des  inneren 


überhitzten  Teiles  durch  Einführung  frischer, 
kalter  Masse  zu  verhindern;  die  Beständigkeit 
des  Vorganges  zu  sichern  und  schliesslich  auf 
diese  Weise  speziell  Schwefelkohlenstoff  CS,  zu 
erzeugen,  ein  Verfahren,  mit  dessen  Hilfe  dieses 
Produkt  in  grossem  Massstabc  und  auf  billige 
Weise  hergestellt  werden  kann. 

Der  verbesserte  elektrische  Ofen  ist  vorzugs- 
weise vertikal  angeordnet  und  hat  die  Form 
eines  Schornsteins.  Er  besteht  ans  drei  über- 
einander gesetzten  Teilen  von  verschiedenen 
Durchmessern  und  ringförmigem  Querschnitt. 

Bei  der  Fabrikation  des  Schwefelkohlenstoffes 
bringt  man  den  Schwefel  auf  den  Boden  der 
Arbcitskantincr  und  umgiebt  die  Elektroden  da- 
mit bis  zur  gewünschten  Hohe;  zerschlagene 
Kohle-  oder  Koksstücke  werden  auf  und  zwischen 
die  Elektroden  gebracht.  Holzkohle  oder  ein 
anderes  dazu  geeignetes  Material  wird  zwischen 
das  Ganze  gebracht  und  verhindert,  dass  die 
Kohlenstücke  sich  anhäufen,  was  zur  Folge  hatte, 
dass  der  elektrische  Strom  sich  einen  Weg  quer 
durch  den  Ofen  bahnen  konnte. 

Der  zerstossene  Schwefel  wird  mittels  eines 
entsprechenden  Trichters  hineingebracht,  worauf 
inan  den  elektrischen  Strom  hindurchgehen  lässt. 
Man  verwendet  vorzugsweise  Wechselstrom. 

In  der  Arbeitskammcr  wird  der  Schwefel 
ztrm  Schmelzen  gebracht,  dessen  Niveau  sich 
ungefähr  bis  an  das  Ende  der  Elektroden  er- 
hebt. Da  derselbe  ein  Nichtleiter  ist,  wtrd  er 
so  zu  einem  sehr  guten  Regulator  des  elektrischen 
Stromes.  Nahe«  er  sich  der  Zone  der  grössten 
Hitze,  so  verdampft  die  Oberfläche  der  ge- 
schmolzenen Masse,  und  der  Dampf  steigt  quer 
zur  Holzkohle,  die  darüber  gelagert  ist,  empor. 
I >ic  heisse  Holzkohle  verbindet  sich  nun  mit 
dem  Schwelcldampl  und  bildet  so  den  Schwclcl* 
kolrlenstoff  GS»,  der  zur  Verflüssigung  nach  einem 
Kondensatorgclcitctwird.  Zwecks  eines  kontinuier- 
lichen Betriebes  werden  Holzkohle.  Schwefel  und 
Steinkohle  je  nach  Bedarl  von  Zeit  zu  Zeit  dem 
Ofen  durch  entsprechende  Ocffnungcn  cingcführt. 

R. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Apparat  zur  elektrogalvanischen  Behandlung 
von  Geweben  behufs  Waaserdichtmacbens. 

— Jean  Theodore  ran  Gestell  in  New* York.  — 
D.  K.  P.  No.  1 26594. 

l>a*  Gewebe  wird  mit  «1er  Ldaung  eine«  Mct-ill 
»»Ue*  getränkt  und  zwischen  zwei  endlosen,  über 
Hollen  rr 1 laufenden  Kiemen  oder  Hindern  aut  gut 
leitendem  Metall  bindorchgcführt,  welche  »1»  Elektroden 
dienen,  wobei  alch  innerhalb  der  Fa*cr  da*  die  Ver- 
dichtung hervorrufende  Melulloayd  akachcidct.  Iler 
untere  endloae  Kiemen  int  ständig  mit  einer  Keihe  von 
auf  einer  Platte  befindlichen  metallischen  Streifen  in 
Berührung,  welche  mit  einem  Konduktor  c verbunden 
•tnd,  an  wclchco  ein  Pol  des  elektrischen  Strome* 
mittelat  einer  Klemme  angctchloMcn  i*t,  während  der 
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andere  Kiemen  Uber  eine  Rolle  (Soft,  welche  mit  dem 
anderen  Pol  in  Verbindung  ist.  Der  untere  Riemen 
läuft  durch  einen  Wassertrog  w,  um  ihn  rein  zu  halten. 


Verfahren  zur  Herstellung  negativer  Pol- 
elektroden fQr  elektrische  Sammler.  — 

William  Wallace  Hanscotn  und  Arthur  Hugh  in 
San  Francisko.  — D.  R.  P.  No.  126604. 

Die  Elektrode  wird  in  bekannter  Weiae  aus  einzelnen 
Masseplättchen  zusammengesetzt,  die  aus  Bleiglätte, 
Ammoniumsulfat  und  Zucker  hergestellt  sind.  Zu  diesem 
Zweck  wird  zunächst  eine  bestimmte  Menge  gepulverter, 
trockner  Bleiglatie  in  die  Plättchenform  eingebracht, 
sodann  eine  Lösung  von  Zucker  nnd  Ammoniumaulfat 
in  gleichfalls  bestimmter  Menge  zugesetzt  und  die 
Masse  schliesslich  zusammengepretst.  Hierauf  werden 
die  Plättchen  behufs  Umwandlung  ihrer  Ränder  in 
Schwammblci  auf  eine  Stange  aufgereiht  und  unter 
Umwickeln  der  Plätlchenreihe  mit  einem  als  Stromleiter 
dienenden  Draht  oder  unter  Benutzung  der  Aufreihstangc 
als  Stromleiter  der  Elektrolyse  ausgesetzl.  Die  hierbei 
zu  Schwammblei  reduzierten  Ränder  der  Plättchen 
werden  sodann  so  stark  zusammengepresst,  dass  sie  die 
Dichte  von  metallischem  Blei  erhalten.  Schliesslich 
wird  eine  Anzahl  dieser  Plättchen  za  einer  Platte  zu- 
sammengestellt, mit  einem  Blcirahmen  umgeben  und 
die  fertige  Elektrodenplalte  darauf  ganz  in  Schwamm- 
blei verwandelt. 


Befestigung  einer  Anzahl  Verbindungskleramen 
galvanischer  Primär-  wie  Sekundärelemente 
an  einer  gemeinsamen  Tragleiste.  — Eugen 
Folk  mar  in  Berlin-Charlottcnburg.  — D.  R.  P. 
No.  126605. 

■cj  i 

Fig.  48. 

Mehrere  Verbindungsklcmmen  a sind  in  die  Boh- 
rungen einer  Leiste  g aua  nichtleitendem  Stoff  ein- 
gesetzt und  ln  dieser  durch  Bolzen  </,  welche  bis  in 


die  Verbindungsklemmen  a hineinrcichcr,  gehalten. 
Die  Bolzen  d sind  zur  Aufnahme  der  Kontaklstopsel  J 
ausgehöhlt. 


ZwelflQssigkeltsbatterle  mit  durch  ein  Dia- 
phragma von  der  Erregerflüssigkeit  ge- 
trennter, aus  einem  Blehromat  und  Schwefel- 
säure bestehender  DepolarisatlonsflüsslgkelL 

— Hcrman  Jaques  Dercum  in  Philadelphia,  V.  St.  A. 

— D.  R.  P.  No.  127088. 

Die  Depolarisationsfliissigkeit  besteht  aus  bichromut 
und  Schwefelsäure  und  ist  wie  üblich  durch  eine  poröse 
Zwischenwand  von  der  Erregerflüssigkeit  getrennt. 
Durch  die  Depolarisation  des  Chromates  entstehen  grüne 
Chromsulfate.  Die  Lösung  derselben,  also  die  erschöpfte 
Depolsrisationsflüssigkeil,  wird  nach  der  Erfindung  ohne 
irgend  welche  Zusätze  als  Erregcrfltissigkeit  in  den 
Kaum  der  negativen  Polelektrode  gebracht 


Verfahren  zur  Herstellung  leieht  zerstörbarer 
Formen  für  galvanoplastlsehe  Arbeiten.  — 

Gerhard!  & Co.  in  Lüdenscheid.  — D.  K.  P. 
No.  126999. 

Die  Formen  werden  aus  leicht  brüchigen  Metallen 
oder  Legierungen  oder  aus  solchen  Metallen  oder 
Legierungen  hergestcllt,  die  durch  Zusatz  von  Arsen, 
Phosphor,  Schwefel  u.  dgl.  brüchig  gemacht  sind. 


Elektrodenträger  mit  gekühlter  Kontaktfläche 
für  elektrische  Oefen-  — Fiarto  Komi  ln 
Rom.  — D.  R.  P.  No.  127089. 


Fig.  50. 


Die  Elektrode  a wird  von  dem  Bügel  6 getragen 
der  an  einem  mit  dem  Stromleiter  t verbundenen 
Querstück  s durch  Muttern  v derart  gehalten  wird,  dass 
durch  Anziehen  der  Muttern  v der  an  der  Kontakt- 
fläche mit  der  Elektrode  kastenartig  verbreitete  Strom- 
leiter / stark  gegen  die  Elektrodenflache  gepresst  wird. 
Sowohl  der  Bügel  6 wie  der  Stromleiter  / sind  behufs 
Durchleitung  von  Kühlwasscr  hohl  ausgcbildet.  Letzteres 
tritt  durch  das  Rohr  / in  die  kastenartige  Verbreiterung 
des  Stromleiters  /,  steigt  in  diesem  nach  oben,  gelangt 
durch  das  Ansalzrohr  g in  den  Bügel  und  verlässt 
diesen  durch  das  Ansatzrohr  e. 

Sammlerelektrode  mit  gitterartig  durch- 
brochenem und  von  einem  Rahmen  umschlos- 
senem Masseträger.  — Friedrich  Vürg  in  Münchea. 
— D.  R.  P.  No.  127274. 


Die  die  vier  Kahmenscitcn  6 verbindenden  Stege  c 
wie  die  GUterstlbe  d weisen  einen  doppel-T-förmigen 
Querschnitt  auf.  Ferner  ist  der  Masseträger  an  den 
vier  Schmalseiten  offen,  so  dass  er  sich  sowohl  leicht 
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in  einem  Stück  gierten  lässt  als  nach  das  Einbringen 
der  wirksamen  Masse  von  den  Schmalseiten  aus  ge- 
stattet. 

ForralerflQaslgkeit  für  aus  Blei  bestehende 
Sammlereleklroden  ohne  Pastung.  — Sächsi- 
sche Akkumulatoren  werke  A.-G.  in  Dresden.  — 
1>.  R.  P.  No.  127275. 

Die  aus  Blei  bestehenden  Elektroden  ohne  Pastung 
werden  in  einem  Bade  formiert,  welches  aus  stark  ver- 
• diinnter  Schwefelsäure  besteht,  der  Schwefelwasserstoff 
rngetetzt  ist.  Es  bildet  sich  dann  bereits  in  kurser 
/eit  eine  starke  Superuxydschicbt  auf  dien  Elektroden. 

Durch  Bestrahlung  wirkender  elektrischer 
Ofen  mit  kontinuierlicher  Beschickung.  - 

Kami'u  C h u v a ria-Cnn  tu  r d o in  Sc vre«.  — D,  R.  I'. 
No.  127540. 

Da*  einen  oder  mehrere  Lichtbogen  überdeckende 
Schutzdach  b lat  von  einem  »weiten,  ihm  parallelen  und 
nach  oben  10  den  Hescliickungaschacht  übergehenden 


Dach  c umgeben.  Heide  Dächer  ruhen  auf  dem  eignen 
Rand  der  Ofensoble  a.  die  mqldenHrog  gestaltet  ist, 
damit  die  zwischen  den  beiden  Dächern  herabg leitende 
und  dabei  vorgewärmtc  Beschickung  / leicht  weiter  bis 
zur  Schmclzzone  gleiten  kann.  Das  fertige  Gut  wird 
bei  k abgelassen,  während  die  Gase  bei  m abzichen. 


ALLGEMEINES. 


74.  Versammlung  Deutscher  Naturforscher 
und  Aerzte  In  Karlsbad.  21.  bis  27.  September 
1902.  Allgemeine  Tagesordnung.  Sonntag,  den 
21.  September.  Vormittag*  io  I hr:  Sitiung  des  Vor- 
standes der  Gesellschaft  im  Kurhaus.  <i  Uhr:  Sitzung 
des  wissenschaftlichen  Ausschusses  im  Kurhaus.  12  Uhr: 
Gemeinsame  Sit.-ungen ; Des  Vorstandes  der  naturwissen- 
schaftlichen llauptgruppe  und  der  Einführenden  und 
Schriftführer  der  naturwissenschaftlichen  Abteilungen. 
(Kurhaus.)  Nachmittag«  '/j3  Uhr:  Gemeinsames  Mittag- 
essen der  Mitglieder  des  Vorstandes  und  des  wissen- 
schaftlichen Ausschusses  der  Gesellschaft,  der  Vorstände 
Jcr  beiden  Uauptgruppcn  und  aller  Abteilungen,  so- 
wie der  Mitglieder  aller  Ausschüsse  im  .stadtpark. 
(K.  3. — Anmeldungen  per  Postkarte  an  den  Ver- 
gnügungs-Ausschuss bis  längstens  Sonnabend,  den  20., 
Mittag  erbeten  j Abend«  81, a Uhr:  (’rumena den- Konzert 
Im  Nc hu t zehbaus. 

Montag,  den  22.  September.  Morgens  10  Uhr: 
Erste  Allgemeine  Versammlung  im  grossen  Saale  des 
SchUtxcnhAu*et.  1.  Begrüßungsansprachen.  2.  Vortrage 
der  Herren  llof  me  ist  er  (Strussburg).  Weber  (Amster- 
dam) und  Voller  (Hamburg).  Nachmittag«:  Abteilungs- 
Sitzungen.  Abends  7 Uhr:  Kestvorstcllung  im  Theater  und 
Orpheum  (Schtltzenhaus). 

Dienstag,  den  23.  September.  Morgens  S Uhr: 
FruhstUck  auf  der  Allen  Wiese,  gegeben  von  den  dortigen 
Hausbesitzern.  Vor-  und  Nachroiltig«:  Abteilung«- 

Sitzungen.  Abends  ft  Uhr:  Festessen  im  Stadt|urk. 
(Anmeldefrist  bis  4 Uhr  Nachmittag;  K.  8.  — ). 

Mittwoch,  den  24.  Sepie  in  b er.  Morgen«  S1  3 Uhr: 
Geschäfts*  itxung  der  GescIlschuftsniitgUedcr  11»  grossen 
Saal  des  Schtitrenhause».  Morgen«  10  Uhr:  Gesamt- 
•itxung  beider  Hauptgruppen  im  grossen  Saale  des 
Schützcnhauscs.  Vorträge:  Suc*«  ( Wien),  M eyerhof  fe r 
(Berlin),  Kuff  t Karlsbad).  Nachmittags;  Abteilung*- 
Stiftungen.  Abend»  5 Uhr.  Festesten,  gegeben  von  der 
Stadt  Karlsbad.  Abends  7 Uhr:  Festliche  Beleuchtung 
der  Stadt. 

Donnerstag,  den  25-  September  .Morgen« 
• .10  Uhr:  Gemeinschaftliche  Sitzung  der  naturwissen- 
schaftlichen llataptgruppc  im  Kurhaus.  Verhandlung»- 
themata:  Kreislauf  de«  Stickstoffe*.  Referenten:  Koch 
{(•oiungen*.  Rcmy  (IlerBn).  Narb  mittag*:  Abteilungs- 
Stirungen  Abends  7l.z  Uhr:  Festreomon  tna  Kurhaus. 


Freitag,  den  26.  September.  Morgens  10  Uhr: 
/weite  Allgemeine  Versammlung  1111  grossen  Saale  des 
Schütienhausc*.  I.  Vorträge  der  Herren  Frh.  v.  E i *e lt- 
berg  (Wien),  v.  Weitstem  (Wien)  und  v.  Miller 
(München).  2.  Schluss- Ansprachen.  Nachmittag*."  Er- 
forderlichen Falls  noch  Abteilungs-Sitzungen  Ausflüge. 
: Giesshübl-Sauerbruon.)  Abends  9 Uhr:  Abschieds- 

kommen  im  SUdtpark. 

Sonnabend,  den  27.  September.  Fahrt  nach 
Teplit«,  Aussig  (Naturforscher),  Franscnsbad,  Marien- 
had  (Aerzte). 

Erläuterungen  und  Mi  tteilungen.  Die  Jahres- 
versammlungen Deutscher  Naturforscher  und  Aerzte 
werden  von  der  »Gesellschaft  Deutscher  Naturforscher  und 
Aeritec  cinberufen;  jedoch  ist  die  Teilnahme  daran  von 
der  Mitgliedschaft  der  Gesellschaft  unabhängig.  Die 
l.osung  der  'Teilnehmer-  und  Damenkarten  (*.  unten), 
sowie  die  Ausgabe  der  Festzeichco  erfolgt  von  Sonnal«cnd, 
den  20.  September,  ab  ausschlictalicb  im  Bureau  der 
( ie«ch&ft«fuhruog,  Neabad  1.  Stock.  Daselbst  werden 
vom  gleichen  Tage  ab  auch  Anmeldungen  zur  Mitglied- 
schaft l<i  der  Gesellschaft  entgegengroommen  und  die 
Mitgliedskarten  ausgegeben.  Dagegen  findet  die  Ausgabe 
des  Tageblattes,  der  Festgaben  uni  sonstigen  Druck- 
sorten, Ausweise  o.  s.  w.,  die  auf  Gruod  der  Teilnehmer- 
und  I >amen  karten  verabfolgt  werden,  im  Kurhaus, 
Hochparterre,  statt.  Mitglieder  der  Gesellschaft  können 
alle  diejenigen  werden,  welche  sich  wissenschaftlich  mit 
Naturforschung  und  Med  um  beschäftigen.  Anmeldungen 
zur  Mitgliedschaft  vor  der  Versammlung  haben  *■  hnft- 
lieh  beim  Schatzmeister  der  Gesellschaft  Gehomrat 
Dr.  Kart  Lampe-Vischcr  in  Leipzig.  Sch iller* irassc  8. 
zu  erfolgen.  Die  Mitglieder  haben,  wenn  sic  an  der 
Versammlung  tedochrucu.  einen  Vcrsammluogtbeitrsg 
von  Mark  15.—  K.  18 — zu  zahlen;  die  Zahlung 
kann  schon  vor  der  Versammlung  an  den  Säckelwart 
der  Geschäftsführung,  Direktor  Lampet  in  Karlsbad, 
geleistet  werden.  Durch  die  Zahlung  die  »es  Vrrsamm- 
Inogsbeitrage«  erwerben  die  Mitglieder  zugleich  das 
Recht  auf  unentgeltliche  Zusendung  der  * Verhandlung'- ne 
der  Karlsbader  V ersammlung,  kur  diejenigen  Mitglieder, 
welche  da*  Entgelt  fur  den  Bezug  der  Verhandlungen 
bereits  an  den  >ihai;inci«tcr  der  Gesellschaft  bezahlt 
halten,  ermäßigt  sich  der  Versammlung  »beitrag  auf 
Mark  9.—,  Die  Mitgliedskarte  und  eventuell  die 
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Quittung  des  Schatzmeisters  über  den  bereits  gezahlten 
betrag  für  die  Verhandlungen  ist  mitzubrlngcn.  Wer 
auf  der  Versammlung  als  Mitglied  beilritt,  hat  ausser- 
dem noch  den  Mitgliedsbeitrag  für  das  laufende  Jahr 
mit  Mark  5- — , somit  im  ganzen  Mark  20. — * K.  24. — 
zu  bezahlen.  Solche  Mitgliedsanmeldungen  « ährend  der 
Versammlung  werden  im  Hurenu  der  Geschäftsführung 
(Neubad)  entgegengenommen  (siehe  oben).  Teilnehmer 
an  der  Versammlung  kann,  auch  ohne  Mitglied  der 
Gesellschaft  zu  sein,  jeder  werden,  der  sich  für  Natur- 
wissenschaften und  Medizin  interessiert.  Diese  Teil- 
nehmer an  der  Versammlung  haben  einen  Versamm lungs- 
beilrag von  Mark  20. — = K.  24. — zu  entrichten;  cs 
kann  dies  schon  vor  der  Versammlung  an  den  Säckel- 
wart der  Geschäftsführung,  Direktor  I.nmpel  in  Karlsbad, 
geschehen.  Gegen  eine  weitere  Zahlung  von  Mark  6.— 
= K.  7. — erhalten  dieselben  ebenfalls  die  »Verhand- 
lungen« zngesendet,  wenn  sie  sich  während  der 
Versammlung  in  eine  im  Ilureau  der  Geschäftsführung 
(Neubad)  aufliegende  Liste  cinzcichnen.  Die  Verhand- 
lungen werden  den  dazu  berechtigten  einige  Zeit  nach 
der  Versammlung  von  der  Gesellschaft  zugestellt.  Der 
allgemeine  Teil  der  Verhandlungen  (die  Reden  und 
Vorträge  der  beiden  allgemeinen  Sitzungen  enthaltend) 
wird  allen  Teilnehmern  unentgeltlich  zugesandt.  Zur 
Legitimation  während  der  Versammlung  dient  für  alle 
Mitglieder  und  sonstigen  Teilnehmer  die  Teilnehmer- 
karte. Diese  berechtigt  zum  Bezug  des  Feslabzeichens, 
des  in  fllnf  Nummern  erscheinenden  Tageblattes,  der 
Festgaben  und  sonstigen  Drucksachen,  sowie  zur  Teil- 
nahme an  den  Festlichkeiten  und  wissenschaftlichen 
Sitzungen  (nicht  zugleich  auch  an  der  Geschäftssitzung 
der  Gesellschaft,  für  welche  nur  die  Mitgliedskarte  als 
Legitimation  dient),  und  ferner  zur  Entnahme  von 
Damenkarten  zum  Preise  von  je  Mark  6. — — K.  7. — . 
Nach  dem  Vorstehenden  beträgt  der  Versnmmlnngs- 
beitrag:  a)  für  Mtiglicdcr  der  Gesellschaft  Mark  15. — , 
I»)  für  Mitglieder  der  Gesellschaft,  die  den  Betrag  für 
die  »Verhandlungen«  bereits  an  den  Scha'zmeisler  be- 
zahlt haben.  Mark  9. — , c)  für  Teilnehmer,  die  auf  der 
Versammlung  als  Mitglieder  beilreten  (Mark  15.—  Teil- 
nehmerkarte; Mark  5. — Mitglicdsbeitrag  für  das  laufende 
Jahr)  Mark  20. — , d)  für  blosse  Teilnehmer  Mark  20. — , 
c)  für  ebendieselben,  falls  sic  auch  die  »Verhandlungen« 
zu  beziehen  wünschen,  Mark  26. — , f)  für  Damen 
Mark  6. — . Auskünfte,  Anfragen  in  geschäftlichen, 
besw.  wissenschaftlichen  Angelegenheiten  allgemeiner 
Natur  sind  an  den  2.  Geschäftsführer.  Karlsbad,  »Iris«, 
I.  Stock,  zu  richten.  — Auskünfte  betreffs  der  einzelnen 
wissenschaftlichen  Abteilungen  werden  ausschliesslich 
durch  die  bezüglichen  Einführenden  erteilt  und  sind 
alle  derartigen  Anfragen,  sowie  weitere  Vortrags- 
anmeldangcn  nur  an  diese  Herren  zu  richten.  — Alle 
übrigen  Anfragen,  wie  hinsichtlich  der  Festlichkeiten, 
Vergnügungen,  Wohnungen  u.  s.  w.,  wollen  direkt  an 
die  betreffenden  Unterausschüsse  genauestens  adressiert 
werden.  Zur  Vermittelung  von  Wohnungen  ist  ein 
Ausschuss  in  Thätigkeit  getreten,  der  Anmeldungen 
cntgcgennimmU  Die  Adresse  ist  ausschliesslich:  Wohnungs- 
ausschuss der  74.  Versammlung  Deutscher  Naturforscher 
und  Aerzte,  Karlsbad,  Mattonihof.  bemerkt  wird,  dass 
eine  hinreichende  Zahl  von  entgeltlichen  und  unentgelt- 
lichen Zimmern  zur  Verfügung  steht,  die  den  P.  T.  Teil- 
nehmern bei  rechtzeitiger  Anmeldung  tlmnlichst  nach 
Wunsch  vermittelt  werden.  In  den  Dienst  der  die  Ver- 
sammlung besuchenden  Damen  wird  sich  ein  aus  Damen 
bestehender  Ausschuss  stellen,  dessen  besondere  Auf- 
gabe es  sein  wird,  den  Teilnehmerinnen  während  der 
fachwisscnschaftlichen  Sitzungen  eine  anregende  Unter- 
haltung zu  bieten.  Die  Damen  erhallen  ihr  Festabzeichen 
und  können  an  allen  programmmäßigen  Festlichkeiten, 
an  den  allgemeinen  Sitzungen,  Besichtigungen  und 
Ausflügen  gegen  Vorzeigung  ihrer  Dnmenkarte  teil- 
nehmen. 


Programm  der  wissen!  ichaftlichen 
Verhandlungen.  I.  Allgemeine  Versamm- 
lungen im  grossen  Saale  des  Schützcnliauses.  Montag, 

den  22.  Sept.  10  Uhr  Vormittag.  F.  Hof  meistcr  (Strass- 
burg):  Ueber  den  Hnudes  Eiwcissmolekuli.  M.  Weber 
(Amsterdam):  Der  Malayische  Archipel  und  die  Geschichte 
seiner  Vorwelt.  A.  Voller  (Hamburg):  Grundlagen  und 
Methoden  der  elektrischen  Wellcntelegraphie  (sog.  draht- 
lose Telegraphie).  Im  Anschluss  an  diesen  Vortrag 
sind  für  die  Dauer  der  Versammlung  praktische  Vor- 
führungen der  Systeme  Slnby  und  Braun  in  Aussicht 
genommen,  die  von  der  Allgemeinen  Elektrizitäts-Gesell- 
schaft Berlin  und  der  Gesellschaft  für  drahtlose 
Telegraphie  (System  Prof.  Braun  und  Sic  mens  -Halste) 
Berlin  vorbereitet  werden. 

Freitag,  den  26.  September,  10  Uhr  Vormittag. 
A.  Frhr.  v.  Eiseisberg:  Die  Bedeutung  der  Schilddrüse 
für  den  Haushalt  der  Natur.  R.  v.  Wettstein:  Der 
Neo-I.amarckismus.  O.  v.  Miller:  Die  Naturkräfte  im 
Dienste  der  Elektrotechnik. 

II.  Gesamt-Sitzung  beider  Hauptgruppen 
im  grossen  Saale  des  Schützenhauses.  Mittwoch,  den 

24.  September,  10  Uhr  Vormittag.  E.  Suc»»  (Wien): 
Ueber  das  Wesen  der  heissen  Quellen.  W.  Meyer- 
hoff er  (Berlin):  Die  chemisch-physikalische  Beschaffen- 
heit der  Heilquellen.  J.  Ruff  (Karlsbad):  David  Becher, 
der  » Karlsbader  Ilippokratesc  1 725 — 1792. 

Naturwissenschaftliche  Hauptgruppe. 
I.  Gemeinschaftliche  Sitzung  der  naturwissen- 
schaftlichen Hauptgruppe  unter  Vorsitz  des  Herrn 
Professor  Nernst  (Göttingen).  Donnerstag,  den 

25.  September,  '/jio  Uh*  Vormittag,  Kurhaus-Saal, 
I. Stock.  Vcrhnndlungsthcma:  Der  Kreislauf  de* Stickstoff». 
Koch  (Göttingen):  Bodenbakterien  und  Stickstoff- Frage. 
Remy  (Berlin):  Stickstoffbindung  mit  Leguminosen. 

II.  Gemeinschaftliche  Sitzungen  einzelner 
Abteilungen.  Abteilung  2 und  4.  Schaum  (Mar- 
burg n.  I~):  Ueber  den  photographischen  Negativprozess 
(mit  Demonstration).  Abteilung  4 und  5.  Wagner 
(Leipzig):  Ueber  einheitliche  Titersubstanzen.  Abteilung 
4 und  8.  v.IIasslinger  (Prag):  Ueber  die  Herstellung 
künstlicher  Diamanten  aus  Silicafschmelzcn. 

1.  Abteilung  Mathematik,  Astronomie  und  Geodäsie. 

Einführende:  Ing.  Pan  eck  (Karlsbad),  Prof.  Dr.  G rü n- 
wald,  Prof.  Ing.  Ruth,  Prof.  Dr.  Oppenheim  (Prag). 
Schriftführer:  Assisi.  Ing.  Kopriwa,  Assist.  Dr.  Ile  vier 
(Prag).  Die  Abteilung  ladet  ein:  die  Abteilung  3 

(Angew.  Mathematik  und  Physik)  und  Abteilung  IS 
(Geschichte  der  Naturwissenschaften)  zu:  Mehmke 

(Stuttgart):  Ueber  die  Entwicklung  der  graphischen 
Methode.  Die  Abteilung  ist  eingeladen:  von  Abteilung  2 
(Physik,  einschl.  wissensch.  Photographie)  zu:  Abraham 
(Göttingen):  Prinzipien  der  Dynamik  des  Elektrons. 

2.  Abteilung:  Physik,  einschl.  Instrumentenkande 

und  wissenschaftliche  Photographie.  (Gemeinschaftlich 
mit  der  Deutschen  Physikalischen  Gesellschaft.)  Ein- 
führende: Prof.  Dr.  Simon  (Karlsbad).  Hofrat  Prof. 
Dr.  Lippich,  Prof.  Dr.  Lecher,  Prof.  Dr.  v.  Geitier 
(Prag).  Schriftführer:  Konstr.  Ing.  Mayer,  Assist.  Dr. 
Jung,  Assist.  Que  iss  er  (Prag).  1.  Abraham  (Göttingen): 
Prinzipien  der  Dynamik  des  Elektron«.  2.  Aschkinass 
(Berlin):  Thema  Vorbehalten.  3.  Billitzer  (Wien): 
Colloidale  Metalle.  4.  Dwclsbauvcrs- Dery  (Lüttich); 
Eine  neue  Theorie  der  Wimshurst’schen  Maschine. 
5.  Dwclsbauvcrs- Dery  (Lüttich):  Ueber  einen  be- 
sonderen Fall  von  Induktion.  6.  Gr  im  sc  hl  (Hamburg): 
Ueber  den  Volta'schen  Fundamentalversuch  (mit  Demon- 
stration). 7.  Gruumach  (Berlin):  Neue  nach  der 
Cipillarwellenmethode  angeführte  Bestimmungen  der 
Oberflächenspannung  von  Flüssigkeiten.  S.  Jäger  (Wien): 
Beiträge  zur  kinetischen  Theorie  der  Flüssigkeiten. 
9.  Kahlbaum  (Basel):  Die  Absorption  der  Röntgen- 
strahlen (mit  Demonstration).  10.  Kauf  mann  (Göttingen): 
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Thema  Vorbehalten.  1 1.  Lecher  (Praß):  Schirmwirkung 
der  Gase  gegen  elektrische  Schwingungen.  12.  Schaum 
(Marburg  n.  L.):  Leber  den  photographischen  Negativ- 
prozesi.  (Mit  Demonstration.)  [Gemeinsam  mit  Abt.  IV.] 
13.  Stark  (Göttingen):  Der  chemische  Charakter  der 
(iasjonco.  14.  Spitaler  (Frag):  Ueber  die  Realität 
der  »Entdeckungen « auf  dem  Monde  nach  photographi- 
schen Aufnahmen.  15.  Traube  (Berlin):  Beitrag  zur 
Theorie  von  Van  der  Waals.  16.  Wien  (Aachen):  Ueber 
die  Empfindlichkeit  des  menschlichen  Ohres  für  Tone 
verschiedener  Höhe.  Die  Abteilung  ladet  ein:  die  Ab- 
teilung 1 (Mathematik  und  Astronomie)  zu:  Abraham 
(Güttingen):  l'rinzipien  der  Dynamik  des  Elektrons. 
Spitaler  (Prag):  Ueber  die  Realität  der  »Entdeckungen« 
auf  dem  Monde  nach  photographischen  Aufnahmen. 
Die  Abteilung  4 (Chemie)  zu:  Billitzer  (Wien): 

Colloidale  Metalle.  Kahl  bäum  (Basel):  Die  Absorption 
der  Röntgcnstrahlcn  (mit  Demonstration).  Stark 
(Göttingen):  Der  chemische  Charakter  der  Gasionen. 
Trsube(Berlin):  Beitrag  zur  von  Theorie  Van  derWaals. 
Die  Abteilung  ist  eingeladen:  von  der  Abteilung  3 
( Elektrotechnik)  zu:  v.  lloor  Tempi*  (Budapest): 

L'ebcr  die  Beziehungen  zwischen  den  Erscheinungen 
der  dielektrischen,  magnetischen  und  mechanischen 
Polarisation  und  deren  Anwendung  in  der  Technik. 
Puluj  (Prag):  Ueber  den  Schutz  der  Telephonstationen 
gegen  die  Gefahren  der  hochgespannten  Starkströme 
und  über  Mitbenützung  von  Starkstromleitungen  für 
telephonische  Zwecke.  Von  Abteilung  4 (Chemie)  zu; 
Marckwald  (Berlin):  Das  radioaktive  Wismut  (Polonium), 
(mit  Demonstration).  Pomeranz  (Wien):  Thema  Vor- 
behalten. 

3.  Abteilung:  Angewandte  Mathematik  und  Physik, 
Elektrotechnik  und  Ingenieur  - Wissenschaften.  Ein- 
führende: Obering.  Ing.  Stibral  (Karlsbad).  Prof. 
Stark,  Prof.  l»r.  Puluj,  Direktor  Ing.  Lud  wik  (Prag). 
Schriftführer:  Insp.  Ing.  Klein  (Karlsbad).  Konslr. 
l)r.  Jaray  (Prag),  t.  Gr ü b 1 er  (Dresden):  Zur  Festig- 
keit spröder  Körper.  2.  v.  Hoor-Tempis  (Budapest): 
L’cber  die  Beziehungen  zwischen  den  Erscheinungen  der 
dielektrischen,  magnetischen  und  mechanischen  Polari- 
sation und  deren  Anwendung  in  der  Technik.  3.  Klönnc 

Dortmund):  Thema  Vorbehalten.  4.  Puluj  (Prag): 

l’eber  den  Schutz  der  Telephonstationen  gegen  die 
(jefahren  der  hochgespannten  Starkströme  und  über 
Mitbenützung  von  Starkstromleitungen  für  telephonische 
Zwecke.  5.  Schmitz  (Berlin):  Leber  die  Anwendung 
der  Kälte  in  der  Nahrungsmittel-Industrie.  Die  Abteilung 
ladet  ein:  die  Abteilung  2 (Physik)  zu:  v.  Hoor-Tempis 
(Budapest);  Ueber  die  Beziehungen  zwischen  den  Er- 
scheinungen der  dielektrischen,  magnetischen  und 
mechanischen  Polarisation  und  deren  Anwendung  in 
der  Technik.  Puluj  (Prag):  Ueber  den  Schutz  der 
Telephonstationcn  gegen  die  Gefahren  der  hoch- 
gespannten Starkströme  und  Uber  die  Mitbenützung  von 
Starkstromleitungen  für  telephonische  Zwecke.  Die 
Abteilung  4 (Nahrungsmittelchemie)  zu:  Schmitz 

(Berlin):  Ueber  die  Anwendung  der  Kälte  in  der 
Nahrungsmittel-Industrie.  Die  Abteilung  ist  eingeladen: 
von  Abteilung  I (Mathematik)  zu:  Mehmke  (Stuttgart): 
L’eber  die  Entwicklung  der  graphischen  Methode. 

4.  Abteilung:  Chemie,  cinschl.  Elektrochemie. 
Einführende:  Dr.  Smita  (Karlsbad).  Prof.  Dr.  Gold- 
schmied!, Prof.  Storch  (Prag).  Schriftführer:  Dozent 
Dr.  Kirpal,  Assist.  Dr.  Gl  äs  sn  er,  Assisi.  Dr.  Lip- 
schitz(Prag).  I.  Fischer  (Berlin):  Ueber  die  Hydrolyse 
der  ProteinstofTe.  2.  Fulda  (Prag):  UcberiUhrung  von 
Hydrazonen  in  Oxime.  5-  Friedländer  (Wien):  Ueber 
substituierte  Benzaldehyde.  4.  Gabriel  (Berlin):  Thema 
Vorbehalten.  5.  Harries  (Berlin):  Thema  Vorbehalten. 
6.  v,  Ilasslinger  (Prag):  Ueber  die  Herstellung  künst- 
licher Diamanten  aus  Silicalschmclzen.  (Gemeinsam  mit 
Abt.  VllL)  7.  Hi  nab  erg  (Freiburg  i.  B.):  Ueber 


Derivate  des  Diphenilensulfid«.  8.  Kirpal  (Prag):  Ueber 
Apophyltcnsäure.  9.  Kötz  (Göttingen):  Gleichzeitige 
Reduktion  und  Oxydation  bei  Alkoholen,  Aldehyden 
und  Säuren.  10.  Ladenburg  (Breslau):  Thema  Vor- 
behalten. ti.  Lieben  (Wien):  'Thema  Vorbehalten. 
12.  Marckwald  (Berlin):  Das  radioaktive  Wismuth 

(Polonium|,  (mit  Demonstration).  13.  Meyerhoffcr 
(Berlin):  Ueber  tetragene  Doppelsalze  mit  besonderer 
Berücksichtigung  des  Kaimts.  14.  Meyer  (Prag): 
Ueber  Nitrile  der  Pyridinreihe.  15.  Pawek  (Wien): 
Ueber  elektrochemische  Eisenverzinkung.  16.  Pribram 
(Czcrnowitz):  Thema  Vorbehalten.  17.  Polin k (Wien): 
Ueber  dieNitrierungmehrwertigerPhenolc.  i8.I‘om  eranz 
(Wien):  T hema  Vorbehalten.  19.  Ruf t (Berlin):  Thema 
Vorbehalten.  20.  Sem  ml  er  (Grcifswaid):  Ueber  Ab- 
kömmlinge ätherischer  Oele.  21.  Siegfried  (Leipzig): 
Ueber  Peptone.  22.  Skraup  (Graz):  Ueber  sterische 
Behinderung.  23.  Schaum  (Marburg  a.  L.):  Ueber  den 
photographischen  Negativprozess  (mit  Demonstration). 
{Gemeinsam  mit  Abt.  II.)  24.  Wagner  (Leipzig):  Ueber 
einheitliche  Titcrsubstansen.  (Gemeinsam  mit  Abt.  V.| 
*5-  Wegsc  heider  (Wien):  Ueber  die  Veresterung 

asymmetrischer  Dicarbonsäurcn.  26.  Wegscheider 
(Wien):  Ueber  die  Veresterung  asymmetrischer  Sulfon- 
säuren und  Sulfocarbonsäurcn.  27.  Weinland(Müncheu): 
Ueber  Krystall-FluorwasserstofT  bei  Oxalaten.  28.  Wenzel 
(Wien):  Versuche  zur  Darstellung  des  Pentaoxybcnzols. 
29.  Werner  (Zürich):  Die  Ammoniumsalze  als  einfachste 
Metallamoniaksalze.  Die  Abteilung  ladet  ein  : die  Ab- 
teilung 2 (Physik)  zu:  Ma rckwal d (Berlin):  Das  radio- 
aktive Wismuth  (Polonium]  (mit  Demonstration). 
Pomeranz  (Wien);  Thema  Vorbehalten.  Die  Ab- 
teilungen 5 (Angcw.  Chemie)  und  12  (Physiologie)  zu: 
Siegfried  (Leipzig):  Ueber  Peptone.  Die  Abteilung  8 
(Mineralogie)  zu:  Meyerhoffcr  (Berlin):  Ueber 

tetragene  Doppelsalze  mit  besonderer  Berücksichtigung 
des  Kainits.  Die  Abteilung  ist  eingeladcn:  von  Ab- 
teilung 2 (Physik)  za:  Billitzer  (Wien):  Colloidale 

Metalle.  Kahlbaum  (Basel):  Die  Absorption  der 

Röntgenstrahlen(mit  Demonstration).  Stark  (Göttingen): 
Der  chemische  Charakter  der  Gasionen.  Traube 
(Berlin):  Beitrag  zur  Theorie  vou  Van  der  Waals. 
Von  Abteilung  ts  (Geschichte  der  Naturwissenschaften) 
zu:  Richter  (Berlin):  Zur  Geschichte  des  Jod. 

5.  Abteilung:  Angewandte  Chemie,  einschl.  Agri- 
kulturchemie und  Nahrungsmittel-Untersuchung.  Ein- 
führende: Dr.  Reinhard  (Karlsbad).  Hofrat  Prof.  Dr. 
Gintl,  Oberinsp.  Prof.  Dr.  Brunner  (Prag).  Direktor 
Kedten  bacher  (Marienbad).  Schriftführer:  Ing,  Pesen- 
dorfer  (Karlsbad).  Adj.  Dr.  Kortner,  Assistent 
Poll ak  (Prag).  I.  Baumert  (Halle  a.  S.):  Ueber  direkte 
Stärkebestimmung.  2.  J oll  es  (Wien):  Ein  Beitrag  zur 
Milchnntersucbung.  3.  Langer  (Prag):  Welche  Eigen- 
schaften charakterisieren  den  reinen  Bienenhonig? 
4.  Lcbbin  (Berlin):  Eine  Methode  für  die  Untersuchung 
von  Röstkaffee.  5-  Wagner  (Leipzig):  Ueber  einheit- 
liche Titersubstanzen.  (Gemeinsam  mit  Abteilung  IV. | 
Exkursion  (gemcinschaftl.  mit  Abt.  IV  etc.)  nach 
Aussig  a.  E.  (Chem.  Grossindustrie).  Die  Abteilung  ist 
eingeladen:  von  Abteilung  3 (Ingenieurwissenschaften) 
zu:  Schmitz  (Berlin):  Ueber  die  Anwendung  der  Kälte 
in  der  Nahrungsmittel-Industrie.  Von  Abteilung  4 
(Chemie)  zu:  Siegfried  (Leipzig):  Ueber  Peptone. 

Von  Abteilung  12  (Physiologie)  zu:  Cr eme  r (München): 
Ueber  die  Bildung  von  Dextrose  aus  Glycerin  und  Fett 
im  Tierkörper.  Rose  mann  (Greifswald):  Physikalisch- 
chemische  Untersuchungen  über  die  Zusammensetzung 
der  Milch,  Von  Abteilung  27  (Tierheilkunde)  zu:  Storch 
(Wien):  Die  chemischen  Unterschiede  der  Milch  unserer 
I laustiere.  Von  Abteilung  28  (Pharmacie)  zu:  Jo  lies 
(Wien):  Einiges  über  die  chemische  Blutuutersuchung. 

8.  Abteilung*  Mineralogie  und  Geologie.  Ein- 
fuhrende: Stadtgeolog  Ing.  Knett  (Karlsbad).  Prof. 
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Dr.  W ihn  er,  Prof.  Dr.  Pelikan  (Prag).  Prof.  Dr. 
Hibsch  (Tetachen).  Schriftführer:  Asaiat.  Dr.  Gar  eia, 
Aaaiat.  Irgang,  Assist.  Pohl  (Prag).  1.  Becke  (Wien): 
Das  böhmische  und  das  ungarisch  - siebenbürgische 
Kruptivgebiet.  Ein  chemlsch-pelrographischer  Vergleich. 
2.  Bernegau  (Hannover):  L'eber  die  Eisen-  und  Schwefcl- 
thermen  im  Thalkessel  von  Furnas  (Azoren).  3.  Gräber 
(Böhm.-Leipa):  Geotektonik  des  südlichen  Böhmerwaldcs. 
4.  v.  Hass tinger  (Prag):  L'eber  die  Herstellung  künst- 
licher Diamanten  aus  Silicatschmelzen.  (Gemeinsam  mit 
Abi.  IV.)  5.  Tschermak  (Wien):  Die  Salze  der  Karls- 
bader Therme.  Die  übrigen  Vorträge  dieser  Abteilung 
bieten  unseren  engeren  Fachgenosscn  wenig  Interessantes. 


Exkursionen:  I.  Teil:  Im  Gebiete  Karlsbads  und  der 
nächsten  Umgebung:  (Thermen,  Grnnitkontakle,  Basal t- 
durchbrUche,  Erdbrändc).  Zettlits  (Koaliu).  AlUattl 
(Oligocän)  | Führung:  Knett).  Falkenaucr  Becken 

)k.  k.  Oberbergkommissär  Rotky|,  Königsberg  (Tag- 
bau und  Hrikettfabrik  (Dir.  Raelz|,  Kammerbühl  (Vulcan), 
Franzensbad  (Moor)  [Knett].  II.  Teil:  Langugest  bei 
Bilin(Prfthi«t.  Gräber),  Teplitz(Prahi»t.  Museum,  Thermen! 
|K.  v.  Weinzierl),  Kongstock  (Bohm.  Mittelgebirge) 
|(libsch].  Die  Abteilung  ist  eingeladen:  von  Ab- 
teilung 4 (Chemie)  zu:  Meyerhoffe r (Berlin):  L'eber 
tetragene  Doppelsalze  mit  besonderer  Berücksichtigung 
des  Kninits. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Lorenz,  H.  A.  Sichtbare  und  unsichtbare  Be- 
wegungen. Vortrage  unter  Mitwirkung  des  Verfassers 
aus  dem  Holländischen  übersetzt  von  G.  Sieben.  Mit 
40  eingedruckten  Abbildungen.  Braunschweig  1902. 
Druck  und  Verlag  Friedrich  Vieweg  & Sohn. 

Das  Werk  enthält  in  der  Form  von  sieben  Vor- 
trägen die  Anwendung  der  Grundprinzipien  der  Mechanik 
auf  das  Gebiet  der  sichtbaren  und  unsichtbaren  Be- 
wegungen, also  auf  die  wichtigsten  Anschauungen  und 
Theorieen  der  modernen  Physik.  Entsprechend  der 
Tendenz  des  Verfassers  jegliche  Art  der  bekannten 
Bewegungen  auf  mechanische  Prinzipien  zurückzuführen, 
sehen  wir  die  gradlinigen  und  die  krummlinigen,  ferner 
die  schwingenden  Bewegungen  abgehandelt.  Hieran 
schliessen  sich  die  Lichtschwingungen,  die  Molekular- 
bewegungen,  elektrische  Erscheinungen  und  ein  Kapitel 
über  die  Erhaltung  der  Energie.  Schon  aus  dieser  kurzen 
Inhaltsangabe  lässt  sich  ersehen,  dass  keine  wichtigere 
Erscheinung  auf  physikalischem  Gebiete  Übergangen  ist. 
Die  Sprache  des  Werkes  ist  eine  leicht  verständliche 


und  klare  und  somit  jedem,  der  sich  über  die  wichtigsten 
Anschauungen  der  modernen  Physik  unterrichten  will 
aufs  beste  empfohlen. 

Roloff,  Dp.  M&X,  Privatdozent  an  der  Universität  Halle. 
Die  Theorie  der  elektrolytischen  Dissoziation. 

Berlin  1902.  Verlag  von  Julius  Springer.  Preis  2 Mk. 

Der  Verfasser  hat  in  vorliegendem  Werkchen  eine 
ausführliche  Darstellung  der  Theorie  der  elektrolytischen 
Dissoziation  gebracht,  in  der  insbesondere  der  vierte 
Abschnitt:  »Einwände  gegen  die  Dissoziationstheoriec 
von  Interesse  ist.  Die  bisherigen  Ansichten  Über  den 
Gegenstand  sind  in  demselben  in  ausführlicher  Weise 
zusnmmengestellt.  Auf  die  Sache  selbst  einzugehen, 
müssen  wir  uns  an  dieser  Stelle  versagen.  Einer  unserer 
Mitarbeiter  hat  cs  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  das  Werk 
in  einer  ausführlichen  Arbeit  zu  besprechen,  die  wir 
unsern  Lesern  bald  zu  bringen  hoffen.  Es  sei  deshalb 
an  dieser  Stelle  nur  auf  das  Erscheinen  desselben  auf- 
merksam gemacht. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

/.usammengeslellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  R.  Da/chott»,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  f.  S.  14279.  Glühkörper  für  elektrisches  Licht. 
Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  2 1 f.  S.  15966.  Verfahren  zur  Beseitigung  der 
durch  elektrische  Entladungen  oder  durch  den 
elektrischen  Lichtbogen  in  der  Luft  erzeugten  schäd- 
lichen Stickstoff- Dioxyddämpfe.  Gebr.  Siemens  & Co., 
Charlottenburg. 

Kl.  21  f.  S.  16093.  Verfahren  zur  Beseitigung  der 
dnreh  elektrische  Entladungen  oder  durch  den  elek- 
trischen Lichtbogen  erzeugten  schädlichen  Dämpfe; 
Zus.  z.  Anm.  S.  15966.  Gebr.  Siemens  & Co., 
Chnrlottenburg. 

Kl.  2 ig.  D.  12584.  Röntgenröhre.  Friedrich  Dessauer, 
Aschaffenburg. 

Kl.  40b.  St.  5502.  Verfahren  zur  fnhrikmässigen  Ge- 
winnung von  flüssigem  schmiedbarem  Eisen  beliebigen 
Kohlcnstoffgehalts  und  von  flüssigen  Eisenlegierungen 
auf  elektrischem  Wege.  Ernesto  Stassano,  Rom. 

Kl.  21h.  S.  14639.  Elektrischer  Lötkolben,  dessen 
Heizkörper  aus  einem  Gemisch  von  Leitern  erster 
und  zweiter  Klasse  hcrgestelli  ist.  Sociöt6  Anonyme 
des  Anciens  Etablissements  Parvillee 
Frires  & Co.,  Paris. 

Kl.  2lg.  Z.  3373-  Lichtempfindliche  Zelle.  Johannes 
Zacharias,  Charlottenburg,  Spreestr.  19,  und  Ernst 
Kuhmer,  Berlin,  Friedrichstr.  248. 


Kl.  40  a.  S.  14  244.  Verfahren  rar  Herstellung  von 

metallisch  reinem  Theortum  oder  Yttrium  oder 

Legierungen  dieser  Metalle.  Siemens  & Halske, 
Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  f.  S.  16238.  Verfahren  zur  Beseitigung  der 

durch  elektrische  Entladungen  oder  durch  den  elek- 
trischen Lichtbogen  erzeugten  schädlichen  Dämpfe; 
Zus.  z.  Anm.  S.  15966.  Gebr.  Siemens  & Ca., 
Charlottenburg. 

Kl.  I2i.  G.  15733.  Röhrenapparat  zur  Darstellung 

von  Schwefelsäurehydrid  nach  dem  Kontaktverfahren. 
Gesellschaft  der  Tentelew 'sehen  Chemischen 
Fabrik,  St.  Petersburg. 

Kl.  12k.  B.  31  097.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Hydroxylamin.  Zus.  z.  Anm.  B.  29706. 
C.  F.  Hochringer  & Söhne,  Wladhof  b.  Mann- 
heim. 

Kl.  21b.  Sch.  17241.  Verfahren  zur  Beschleunigung 
der  Diffusion  bei  elektrischen  Strotnsaromlcrn. 
Schweizer  Akkumulatorenwerke  Tribclhorn, 
A.-G.,  Zürich. 

Kl.  2 1 f . B.  30012.  Schaltungswcise  für  Elektrolyt- 
gluhkorper.  Heinz  Bauer,  Berlin. 

Kl.  2 ic.  S.  16269.  Schmelzsicherung,  deren  Schmelz- 
faden zum  sicheren  Löschen  des  Lichtbogens  sich  in 
einem  Oeibadc  befindet.  Siemens  & Halske, 
Akt.-Ges.,  Berlin. 
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Erteilungen. 

Kl.  !2i.  (33  759*  Sicherbeitsvorrichtung  an  Ozon* 

apparaten  mit  Waaserkühlnng.  Siemens  & llalske, 
Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  lib.  133902.  Trennungsgitter  für  Elektroden- 
platten.  Internationale«  Patent-  und  Maschinen  • Ex- 
and  Importgeschäft,  Kichard  Laders,  Ciril- Ingenieur, 
Görlitz. 

KL  2 I b.  133903.  Verfahren  zur  Herstellung  thermo- 
elektrischer Säulen  aus  Schwefelkupfer.  Eugene 
llennlte  u.  Charles  Frien  Cooper,  Paris. 

Kl.  2t  h.  133906.  Elektrischer  Schmelzofen  für  hohe 
Temperaturen,  namentlich  fUr  rahn. ärztliche  Zwecke. 
Robert  Winter,  Elsässer  st  r.  60,  u.  Victor  Pappen- 
heitn,  Schadowstr.  4 5,  Berlin. 

Kl.  40a.  133909.  Verfahren  zur  Reinigung  von 

Aluminium  auf  elektrolytischem  Wege.  The  Pitts- 
burgh Keduction  Company,  Pittsburgh. 

Kl  40s.  »33  958.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Thoriummetall.  Siemens  & llalske,  Akt. -Ge«., 
Berlin. 

Kl.  40a.  133  959.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

'nioriammetall.  Siemens  & llalske,  Akt. -Ges., 
Berlin. 

Kl.  48a.  133  9ll.  Verfahren  zum  dauerhaften  Ver- 

zinnen von  Kupfer  und  Mesttnggegcnsiänden.  Albert 
Kogel,  Stuttgart,  Lerchenstr.  40. 

KL  II  b.  134024.  Galvanisches  Element  nach  Art 
des  Mcidinger-Elemcnts.  Friedrich  May,  Halle  a.  S., 
König»  tr.  13. 

Kl.  21b.  134  175.  Verfahren  znr  Herstellung  von  sehr 

porösen  und  steinharten  Sammlerplatten.  Dr.  Zdzislaw 
St a neck i,  Lemberg,  Galizien. 

Kl.  21  c.  134025.  Verfahren  zur  Befestigung  gut  leiten- 
der Kontakte  auf  keramischen  kohlbaltigcn  Wider- 
staodskörpern.  Ganz  & Co.,  Eisengiesserei  und 
Maschinenfabrik«- Akt. -Ges.,  und  Desider  Stank«, 
Budapest. 

KL  21c.  134072.  Widers  tan  dsaäulc  für  elektrische 
Ströme  Siemens  4 llalske,  Akt.-Gcs.,  Berlin. 

Kl.  ai  f 134027.  Verfahren  zur  Vergrösserung  der 
wirtschaftlichen  Lebensdauer  von  elektrischen  Glüh- 
lampen. Siemens  & llalske,  Akt.-Gcs.,  Berlin. 

KL  21  f.  134  180.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Bogenlampen  • Elektroden.  Zos.  z.  Pat.  118867. 
Deutsche  Gesellschatt  für  Bremer-Licht. 
Neheim  a.  Ruhr. 

Kl  2 lg.  133991.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher. 
Fa.  W.  A.  flirscbmnnn,  Pankow-Berlin. 

KL  2lh.  134028.  Elektrischer  Ofen  mit  drehbarer 
Ofcnsohlc.  The  Union  Carbide  Company, 
Chicago. 

KL  4oa.  »33  975-  Verfahren  tum  Polen  von  Blei, 
Kupfer  und  anderen  Metallen  mittels  Wasscrdampfcs. 
Carl  llaber  u.  Adolf  Savclsberg,  Ramsbcck  L W. 

KL  21  c.  134404.  Elektrische  Schmelzsicherung,  welche 
sowohl  hinsichtlich  der  Stromstärke  als  auch  hin- 
sichtlich der  Spaonung  unverwechselbar  gemacht  ist. 
Akt.-Ges.  Mix  & Genest,  Telephon-  u.  Telegmphen- 
Werke,  Berlin. 

Kl.  atf.  134241.  Vorrichtung  zur  Bildung  des  Licht- 
bogen« bei  elektrischen  Bogenlampen.  Friedrich 
Engelhardt,  Bayreuth,  u.  Leonhard  Schneider, 
Kulmbarh. 

Kl.  40z.  134244.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Fällung 
und  Amalgamation  von  Metallen.  Wilhelm  Henne- 
brrg  u.  Hermann  Pape,  Hamburg,  Hobe  Bleichen  36. 

KL  2 IC.  >34$73-  Isolirung  für  Elcktrizitätslciter  und 
Verfahren  zu  ihrer  Herstellung  Max  (*.  St  achter, 
Charlotten  bürg.  Friedbergstr,  9. 

Kt  21  t-  134665.  Spiral-  oder  wellenförmige  Leucht- 
faden aus  Osniumdrähten.  Dr.  Carl  Auer  von  Wels* 
buch,  Wien. 


KL  2 1 b.  134701.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Sammlcrplatten  durch  Zusnmmenpressen  von  fein  ver- 
teiltem Blei.  Kntckebocker  Trust  Company, 
New  York. 

KL  21  h.  134  706.  Verfahren  zum  Löten  und  Schweiascn 
mittels  elektrischen  Lichtbogens.  Fa.  Hugo  Bremer, 
Neheim  a.  d.  Ruhr. 

KL  1 2g.  134928.  Verfahren  zur  Darstellung  platinierter 
Kontaktsubstanzcn.  Dr.  Wilb.  Majert,  Berlin, 
Alexandrinenslr.  1 10. 

Kl.  12i.  134929.  Verfahren  und  Apparat  zur  Dar- 

stellung hochozonisierter  Luft.  Siemens  & llalske, 
Aku-Gcs.  Berlin. 

Kl.  21c.  134  752.  Schaltung  zum  lauten  von  Sammler 

Batterien  unter  Spannungserhöhung  der  Dynamo- 
maschine und  unter  Verwendung  eines  Doppel/ellcn- 
schalten,  Adolf  Sengel,  Darmstadt,  Ilölgessir.  4. 

KL  2 IC.  134783.  Fliluigkcitsanlass  widerstand  für 
Elektromotoren.  Allgemeine  Elektricitäts-Ge- 
sellschaft, Berlin. 

Kl.  21  f.  *34756.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

elektrischen  Glühkörpern.  C L.  R.  E.  Meng  es, 

Haag. 

Kl.  40a.  134734.  Verfahren  zur  Gewinnung  von 

Schwefel  aus  Schwefelerzen  und  Schwefelmetallen 
durch  feucrOtissigc  Elektrolyse.  James  Swinburn, 
London. 

Kl.  48a.  134  861.  Vorrichtung  zum  Heben  und  Senken 

der  Kathoden  zwecks  Verdichtung  der  sich  Lei  der 
Elektrolyse  bildenden  Niederschläge  zwischen  swei 
Tresswalzen.  Amson  Gardner  Betts,  Lamsingburgh, 
V.  St.  A. 

KI.  48  a.  134  862.  Verfahren  zum  elektrolytischen  Nieder- 
schlagen und  gleichzeitigen  Verdichten  von  Zink. 
Dr.  Ludwig  Mond,  Ixindon. 

Kl.  48h.  134737.  Verfahren  zur  Herstellung  einet 

Metallüberzuges  auf  Aluminium.  Hugo  Jäger, 
Lüdenscheid. 

Gebranch  smuster. 

Kl.  2 1 b.  177855.  Elementdecke!,  der  beim  Aufsetzen 
auf  das  Element  durch  eine  Zwischenlage  von  Filz 
o.  dgl.  abgedichtet  wird.  P.  Jcnisch  & lioebmer, 
Berlin. 

Kl.  Sie.  177828.  Geschlossene  Sichcrungspatrone  mit 
einfachem,  kanalartigem,  auf  beiden  Seiten  durch 
Asbestpfropfen  und  kappenartige,  aufgekittete  An- 
schlusastücke  geschlossenem  Schmelzraume.  Siemens 
& llalske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

KL  21  c.  178  109.  Edisonstopselsicheruog  mit  Ver- 
■chlusspfropfen  für  die  den  Schmelzfaden  enthaltenden 
Kanäle  in  der  Nähe  der  Anschlussstucke,  Siemens 
& llalske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  2 1 c.  178  m.  Schalt-  oder  Kontakt-Apparate  mit 
«clbstleucktenden  Gehäusen.  Griffen  oder  Druck- 
knöpfen. O.  v.  llorstig.  Saarbrücken. 

Kl.  21c.  178286.  Blitrsr hutz Vorrichtung  für  elektrische 
Linien,  gebildet  aus  hinter  einander  geschalteten, 
durch  Luftstrrvken  von  einander  getrennten  Elementen 
mit  nach  oben  ront<  ktretenden  Oberteilen  oder  An- 
sätzen. Jean  August  Schoen,  Lausanne. 

Kl.  2 1 f.  178046.  Bei  Itogenlampea  mit  einem  Sparer 
und  nebeneinanderstehenden  Kohlen  die  Anordoang 
von  gegen  die  Kohlen  um  ungefähr  90*  versetzten, 
schrägstehendcn  Magneten  mit  dem  Sparer.  Körting 
& Math  lesen.  Akt.-Ges.,  l.eutsch- Leipzig. 

Kl.  21 1.  178047.  Bei  Bogenlampen  mit  nebeneinander- 
stehenden Kohlen  die  Anordnung  eines  Schiffchen- 
artigen  Sparers  mit  an  den  Flachseitea  desselben  un- 
geordneten X- förmigen  Magneischenkela.  Körting 
di  Malinesen,  Akt  -Ges.  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  2ih.  178  530.  Elektrischer  Heizkörper  au  emaillierten 
Drahten.  Ernst  Kries,  Seitenrad«. 
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Kl.  31  f.  178  049.  Bei  Bogenlampen  mit  nebeneinander- 
stehenden Kohlen  die  Anordnung  eine«  schifichen- 
artigen  Sparers  mit  an  den  Flachseiten  des  letzteren  aus- 
laufenden Magnets«,  henkeln.  Körting  Ä:  Mat hiesen, 
Akt.-Ges.,  Leutzsch- Leipzig. 

Kl,  21  f.  178048.  Bei  Bogenlampen  mit  nebeneinander- 
stehenden Kohlen  die  Anordnung  eines  schiffchen- 
artigen  Sparers  mit  geneigt  zu  seinen  Fhichseiten  ver- 
laufenden Magnetschenkeln.  Körting  & Mathiesen, 
Akt.-Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  2 1 f . 178090.  Sparer  für  Bogenlampen  aus  magne- 

tischen Material,  welches  durch  einen  oder  mehrere 
Elektromagnetc  polarisiert  ist  und  im  innern  Hohl- 
raum  ein  magnetisches  Feld  erzeugt.  Elektrizitäts- 
Akt. -Ges.  vorm.  Schuckert  & Co.,  Nürnberg. 

Kl.  2 1 f.  178116.  Bei  Bogenlampen  mit  übereinander^ 
stehenden  Kohlen  die  Anordnung  einer  Schutzwand 
über  dem  Lichtbogen.  Körting  & Mathiesen, 
Akt.-Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  2 1 f.  178117.  Bei  solchen  Bogenlampen,  die  mit 
eiuer  Uber  dem  Lichtbogen  befindlichen  Schutzwand 
versehen  sind,  die  Anordnung  von  Ventilationsöffnungen 
in  dem  oberen  Gehäuseteil.  Körting  & Mathiesen, 
Akt.-Ges.,  I.euizsch-Lcipzig. 

Kl.  21  f.  178118.  Bei  Bogenlampen  mit  nebeneinander- 
stehenden Kohlen  die  Anordnung  einer  Schutzwand 
über  dem  Lichtbogen.  Körting  & Mathiesen, 
Akt.-Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

KI.  21  f.  178119.  Bei  Bogenlampen  die  Anordnung 
einer  beweglichen  Schutzwand  über  dein  Lichtbogcu. 
Körting  & Mathiesc  n,  Akt.-Ges.,  Leutzscli-Leipzig. 

Kl.  2t  f.  178120.  Bei  Bogenlampen  die  Anordnung 
einer  auf  den  Lampenaiangen  fcstsitzcndcn  Schutz- 
wand. Körting  & Mathiesen,  Akt  -Ges.,  Leutzsch- 
Leipzig. 

Kl.  21b.  178945.  Aufsatzgins  zum  Meidinger-Klcment, 

mit  abschraubbarem  Deckel,  Füllöffnung,  Einkerbung 
und  am  unteren  Ende  vorgesehener  kleiner  OefTnung. 
Hermann  Säker,  Stargard  i.  Pomm. 

Kl.  21b.  178  9S5.  Elektrischer  Sammler,  bei  welchem 

dicke,  positive  Plante-Platten  abwechselnd  mit  pastierten 
negativen  Doppclpiattcn  angeordnet  sind.  Alfred 
Meister,  Berlin,  Wilhclmshavencrstr.  43. 

Kl.  2 1 f.  178797.  Transportabler  elektrischer  Be- 
leuchtungskörper mit  federndem  Trugcbügcl,  der  beim 
Anheben  automatisch  den  Stromschluss  herstcllt. 
Multiplex  internationale  Gaszünd  er-Gesell- 
achaft  m.  b.  IL,  Berlin. 

Kl.  21  f.  178961.  Elektrische  Bogenlampe  mit  gegen- 
einander geneigt  stehenden  Kohlestiften,  bei  welcher 
der  Anker  des  Magneten  oder  einer  anderen  Regelungs- 
vorrichtung mittels  einer  Zugstange  und  eines  Winkel- 
hchels  die  Entfernung  der  Spitzen  beeinflusst.  Anker- 
Elektrizitäts- Gesellschaft  m.  b.  II.,  Leipzig- 
Lindenau. 

Kl.  21b.  179168.  Galvanisches  Element,  bei  welchem 

die  entweichenden  Gase  mit  Hilfe  von  Rohren  durch 
zwei  Schichten  aus  Sägespänen  od.  dergl.  geleitet 
werden,  während  ein  drittes  Rohr  die  Gase  ins  Freie 
führt.  F.  Eschenback,  Berlin,  Zossenerstr.  36. 

Kl.  2t b.  179286.  Trockenbatterie  für  elektrische 
Leucht-  oder  Zündvorrichtungen,  mit  in  der  ab- 
dichtenden Masse  eingebetteter  Fassung  für  den  Sockel 
der  Glühbirne  oder  der  Zündvorrichtung.  Frau 
Caroline  Schmidt,  Oiarlottcnburg,  VVallstr.  9. 

Kl.  2lb.  179383.  Zinkbecher  für  Trockenelemente 
unter  Vermeidung  «einer  Lötnaht,  aus  einem  Stück 
hergcstcllt.  The  Portable  Electric  Light  Co., 
m.  b.  H.,  Berlin. 


Kl.  21b.  179384.  Elektrische  Taschenbnttcrie  in  Form 

eines  Zigarrenetuis  o.  dgL,  bei  welcher  die  Elemente 
mit  dem  einzuschiebenden  Etuiteil  zu  einem  Ganzen 
vereinigt  sind.  Albert  Fried länder  & Co..  Berlin. 

Kl.  21b.  179592.  Elementenbecher  aus  rifTclblech- 

artig  gerippter  Lackpappc.  J.  P.  Hahn,  Nürnberg, 
Gostcnhofer  llauptstr.  51. 

Kl.  21h.  179284.  Elektrischer  Heizkörper,  dessen 

Heizdrahl  um  ein  isoliertes  Metallstttck  gewickelt  ist. 
Fa.  C.  Schniewindt.  Neuenrade. 

Kl.  21  h.  179424.  Elektrische  Heizvorrichtung  aus 
einem  vom  elektrischen  Strom  durchflossenen  Wider- 
slandsdrähten  bestehenden  Heizkörper  und  einem 
hinter  demselben  angeordneten  Zentrifugal-Exhaustor, 
welcher  mit  dem  den  Motor  umschließenden  Kapsel- 
gehäuse ein  Ganzes  bildet.  Alfred  Seyferth,  Berlin, 
Gr.  F'rankfurterstr.  50151. 

Kl.  1 2 i.  179670.  Zur  Elektrolyse  von  Chlormctallen 
dienender,  mit  Kohlenanodc  ansgekleidcler  Holz  trog, 
in  welchem  die  mit  Bleifolie  belegte,  als  Zylinder 
»ungebildete  Kathode  rotiert.  George  Jones  Atkius, 
Tottenham. 

Kl.  21  b.  179923.  Aus  walmdachartigen  Elektroden 
und  auswechselbaren  Sch  lanmisamm  lern  bestehende 
Sammlerbatteric,  welche  mittels  in  einander  greifender 
Ansätze  an  den  negativen  Elektroden  aufgebaut  und 
mit  einem  zentralen,  die  Ahleitungsfahnen  aufnehmen- 
dcu  Schacht  versehen  ist.  Schweizer  Akkumula- 
torenwerke  Tribelhorn  A.-G.,  Zürich. 

Kl.  2 1 f.  179905.  Elektrische  Batterie  für  Taschen- 
lampen mit  einer  an  der  Seite  und  einer  in  der  Mitte 
der  oberen  Fläche  der  Batterie  festgelegten  Kontakt- 
feder. Allgemeine  Vertriebs- Gesel  Ischaft 
Krüger  & Cie.,  G.  in.  b.  II.,  Berlin. 

Kl.  1 2 i.  180687.  Karbidschmelxofcn,  bei  welchem  der 
als  Elektrode  ausgebildete  Schmelzrnum  sich  trichter- 
förmig nach  unten  erweitert  und  die  gegenpolige 
Elektrode  von  unten  in  crstcrc  hineingeschoben  wird. 
Christian  Dies ler,  Koblenz. 

Kl.  121.  180  688.  Elektrischer  Schmelzofen  zur  Dar- 

stellung von  Karbid,  bei  welchem  der  als  Elektrode 
dienende  Schmelzherd  aus  einem  konisch  ausgebolirten 
KohlcnstUck  besteht,  in  welches  die  andere  gleichfalls 
als  konisches  Kohlenstück  ausgebildete  Elektrode 
hincinmgt.  Christian  Dies  ler,  Koblenz. 

KI.  I2i.  180689.  Elektrischer  Ofen  zur  Darstellung 
von  Karbiden  mit  einem  Rost,  welcher  aus  kreisförmig 
angeordneten  und  Widerstände  bildenden  Kohlenstäbcn 
besteht.  Christian  Dieslcr,  Koblenz. 

Kl.  2lb.  1S0354.  Cemcnt- oder  Batlericgläscr  mit  luft- 
dicht schlicsscndcm  Deckel.  Johann  Wunde,  Görlitz, 
Iauigesirasse. 

Kl.  21  b.  180571.  Träger  zur  Aufnahme  des  Depolari- 
sators galvanischer  Elemente,  bestehend  aus  dünnen, 
an  beiden  Enden  mittels  Schrauben  oder  Metall- 
vergusses  zusntnnicngefüglcn  Metallstrcifen.  Gustav 
Adolph  Wedekind,  Hamburg,  Neuerwall  43. 

Kl.  21b.  180666.  Trockenelement  mit  auf  dem  Element 
selbst  angebrachter  Lampe  und  federndem  Kontakt. 
Albert  Freund,  Berlin,  Neue  Friedrichstrnssc. 

Kl.  21c.  180839.  Widerstands-Element  mit  zwischen 

den  Enden  befindlichen  llefcstigungaansätzen.  Kick- 
trizitäts-Akt.-Gcs , vorm.  W.  Lahmcycr  & Co., 
Frankfurt  a.  M. 

Kl.  21  c.  1S1  046.  Flüssigkeitsanlasser  mit  sichelförmiger, 
um  eine  senkrecht  zu  ihr  stehende  Achse  drehbarer 
Tauchelektrodc  und  in  möglichst  grossem  Abstande  von 
der  Sichelspitze  im  Flussigkeitsbehälter  ungeordneter 
Gcgen-Elcktrodc.  Siemens  & llnlskc,  Akt.-Ges.. 
Berlin. 
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VERFAHREN  ZUR  VORWÄRMUNG  DER  BESCHICKUNG 
ELEKTRISCHER  ÖFEN. 

Von  A.  Mittet  und  .1.  Neuburger. 


Die  Vorwärmung  der  dem  elektrischen 
Ofen  zugeführten  Beschickung  wird  auf 
verschiedene  Weise  ausgeführt;  als  Beispiel 
sei  der  Ofen  von  Louis  Reuleux  aufgeführt. 

Der  Zweck  desselben  besteht  darin,  die 
Materialien,  welche  durch  die  galvanische 
Wärme  oder  durch  die  elektrische  Einwirkung, 
verbunden  mit  der  Elektrolyse,  zu  zersetzen 
und  zu  schmelzen  bestimmt  sind,  vor  ihrer 
Ankunft  in  dem  elektrischen  Schmelzherd  auf 
eine  möglichst  hohe  Temperatur  zu  bringen. 

Man  verwendet  zu  diesem  Zwecke  einen 
nach  Fig.  53  und  54  dargestellten  Ofen 
mit  drei  Schächten  FFt  F%,  dessen  obere 
Schachtwände  senkrecht  oder  schräg  ange- 
bracht sein  können.  In  den  Mittelschacht 
bringt  man  Koks  oder  Holzkohle. 

In  die  seitwärts  befindlichen  Schächte 
bringt  man  die  Erze  und  die  Flussmittel. 

Der  Mittelschacht  F ist  mit  Düsen  T 
und  die  seitwärts  befindlichen  Schächte  F, 
und  F,  sind  mit  Knallgasdüsen  C versehen. 
Diese  Düsen  sind  genügend  von  den  Elek- 
troden E und  ihrem  Wirkungskreis  entfernt 
angeordnet,  damit  der  Wind  u.  s.  w„  welchen 


sic  cinfuhren,  die  Wirkung  der  Elektroden 
nicht  beeinträchtigt. 

Durch  die  Düsen  T wird  atmosphärische 
Luft  und  durch  die  Knallgasdüsen  C Stein- 
kohlengas  oder  Wasserstoffgas  oder  ein 
flüssiger  Brennstoff  eingeblasen.  Die  durch 
die  Düse  T eingeblasene  atmosphärische  Luft 
verbrennt  einen  Teil  des  Koks  oder  der  Holz- 
kohle, welche  sich  im  Mittelschacht  befindet, 
und  erhitzt  auf  diese  Weise  den  anderen  Teil 
der  Kohle  oder  des  Koks. 

Das  durch  die  Düsen  C eingcblasene 
Gas  heizt  die  zu  zersetzenden  Materialien 
(Erze  und  Flussmittel),  welche  sich  in  den 
seitwärts  gelegenen  Schächten  befinden. 

Nach  unten  zu  vereinigen  sich  die  drei 
Schächte  zu  einem  einzigen  und  schliessen 
sich  an  einen  elektrischen  Keduktions- 
herd  an. 

Sowie  die  Materialien  in  dem  Schmelz- 
herd  reduziert  werden  und  die  Erzeugnisse 
aus  demselben  in  die  freie  Luft  fliessen, 
werden  dieselben  in  dem  Schmelzherd  durch 
neue  Materialien  ersetzt,  welche,  anstatt  wie 
gegenwärtig  kalt,  stark  erhitzt  in  denselben 
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kommen.  Da  der  durch  einen  Brennstoff 
erzeugte  Wärmeertrag  viel  weniger  kost- 
spielig ist,  als  derjenige,  welcher  durch  Elek- 
trizität erzeugt  wird,  so  werden  dadurch  die 


Selbstkosten  der  erzeugten  Metalle  wesentlich 
billiger. 

Kur  die  Erhaltung  der  Wände  des  Ofens 
und  besonders  derjenigen  des  Mittelschachtes 
kühlt  man  dieselben  ab.  wenn  cs  nötig  ist, 
sei  es  durch  eine  Bewässerung  oder  durch 
in  den  Wanden  angebrachte  Röhren,  in 
welchen  man  fliessendes  Wasser  zum  Um 
lauf  bringt. 

Wahrend  aber  nach  der  eben  beschrie 
benen  Bauart  nur  eine  doppelte  Wärmeent- 
wicklung möglich  ist  und  die  Vorwärmung  der 
zu  behandelnden  Stoffe  durch  die  Verbrennung 
von  Kohle  oder  Knallgas  in  dem  eigentlichen 
elektrischen  Ofen  selbst  vorgenommen  wird, 
soll  die  vorliegende  Anordnung  eine  drei- 
fache Wärmeausnutzung  ermöglichen.  Ausser- 
dem ist  bei  derselben  die  Anordnung  so 
getroffen,  dass  für  die  Ausnutzung  der 
Stromwärme  oder  des  Lichtbogens  ein  von 
derVonvärmevorrichtung  räumlich  getrennter 
Ofen  in  Betracht  kommt. 

Im  Gegensatz  zu  anderen  Ofenformen, 
insbesondere  dem  soeben  beschriebenen, 
bei  denen  eine  Vorwärmung  des  zu  elek 
trolysierenden  Gutes  vorgesehen  ist,  hat 
aber  der  elektrische  Ofen  nach  vorliegender 
Anordnung  auch  noch  eine  solche  Einrichtung 
erhalten,  dass  die  Vorwärmung  ganz  nach 
Belieben  in  zwei  oder  auch  nur  in  einer 
Temperaturstufe  vorgenommen  werden  kann. 

Der  auf  der  Zeichnung  in  Fig.  55  und  56 
im  Schnitt  und  im  Grundriss  dargestellte 
elektrische  Ofen  ist  unter  dem  besonderen 
Gesichtspunkte  seiner  Verbindung  mit  Hoch- 
öfen entworfen  worden.  11m  die  heissen 
Gichtgase  in  doppelter  Weise,  einmal  durch 
Ausnutzung  ihrer  hohen  Eigenwärme  und 
dann  durch  ihre  Verbrennung  zur  Vorwärmung 
der  in  den  elektrischen  Oefen  eingebrachten 
Beschickung,  wo  die  Stromwärme  oder  der 
elektrische  Lichtbogen  die  dritte  Wärme- 
quelle bildet,  ausnutzen  zu  können. 

Zu  diesem  Zwecke  sind  an  den  Längs- 
seiten des  eigentlichen  elektrischen  Ofens  IV 
je  zwei'  Kammern  ß und  S hinter  einander 
angeordnet.  Die  Wandungen  ß der 
Kammern  A sind  mit  Luftkanälen  V ver- 
sehen, deren  Pfeifen  U in  die  Kammern  5 
abblascn,  während  die  heissen  Gase  in  diese 
Kammern  A’  durch  die  Kanäle  C oder  C‘ 
und  die  Düsen  O eintreten. 

Diese  Anordnung  gestattet  nun  die 
Ausnutzung  von  heissen  Gasen  zum  Zwecke 
der  Vorwärmung  der  Beschickung  in  mehr- 
facher Art,  je  nachdem  man  höherer  oder 
niedrigerer  Temperaturen  für  das  elektro- 
metallurgische  Verfahren  benötigt. 
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I,  Wenn  man  möglichst  hohe  Tempe-  handelnde  Gut  auf  mehr  als  1000°  C.  Vor- 
rat uren  im  elektrischen  Ofen  H'  erzeugen  wärmen  will,  wird  man,  die  Verbindung  des 

und  zugleich  zur  Verminderung  von  Strom-  elektrischen  Ofens  mit  einem  Hochofen  vor- 

verlusten  und  VVärmeverlusten  das  zu  be-  ausgesetzt,  die  heissen  Gichtgase  unmittelbar 


Kig.  55. 

in  die  Kammern  R cinstromen  lassen.  Die  aus  diesen  durch  die  Düsen  O in  die 

Kammern  R werden  hierbei  auf  etwa  5c»"  C.  Kammern  S,  wo  sie  unter  Vermittelung  der 

erwärmt.  Die  heissen  Gichtgase  ziehen  durch  die  Kanäle  V zugeführten  und  dort 

dann  durch  die  Kanäle  C ab  und  gelangen  gleichzeitig  vorgewärmten  I.uft  zur  Ver- 


Fig.  56. 

brennung  gebracht  werden.  Hierbei  steigt  maschine  aber  durch  einen  Gasmotor  angc- 
die  Temperatur  in  den  Kammern  S auf  etwa  trieben  wird,  gestattet  die  eben  beschriebene 
1500*.  Bauart  des  elckltisclien  Ofens  ohne  irgend 

II.  Kur  den  Fall,  wo  man  Hochofengase  welche  Abänderung  dieselbe  Anwendung 
nicht  zur  Verfügung  hat,  die  Dynamo-  wie  un  Fall  1.  Man  lasst  dann  die  Ahg  isc 
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des  Gasmotors  durch  die  Kammern  R hin- 
durchtreten,  und  es  findet  dann  ebenfalls 
eine  Erwarmung  dieser  auf  etwa  500°  C. 
statt.  Den  Eintritt  der  nicht  mehr  brenn- 
baren Abgase  in  die  Kammern  .S'  verhindert 
man  durch  Absperren  der  Kanäle  C ver- 
mittelst des  Schiebers  X.  Um  aber  trotz- 
dem die  Kammern  5 auf  eine  höhere 
Temperatur  zu  bringen,  leitet  man  durch 
die  Kanäle  C'  Leuchtgas,  Dowsongas,  Wasser- 
gas u.  s w.,  wie  es  zum  Betriebe  des  Gas- 
motors benutzt  wird,  und  bringt  dieses  Gas 
in  den  Kammern  5 in  der  oben  beschriebenen 
Weise  zur  Verbrennung. 

III.  Die  heissen  Verbrennungsgase  aus 
den  Kammern  5 können  im  Falle  II  zu- 
nächst wieder  in  die  Kammern  R geleitet 
werden,  ehe  sie  in  den  Schornstein  geleitet 
werden. 

IV.  Wenn  man  nur  niedriger  Tempe- 
raturen benötigt,  kann  inan  die  heissen 
Hochofengase,  die  Abgase  der  Gasmotoren 
oder  irgend  welche  anderen  heissen  Abga-e, 
natürlich  auch  die  des  elektrischen  Ofens 
selbst,  nach  einander  die  Kammern  S und  R 
durchstreichen  lassen  und  erzielt  so  eine 
Vorwärmung  des  zu  behandelnden  Gutes  auf 
etwa  500°  C.  und  verhindert  gleichzeitig 
Wärmeverluste  durch  Strahlung  nach  aussen. 

V.  Die  ganze  Anordnung  des  elektrischen 
Ofens  mit  seinen  Seitenkammern  gestattet 
auch  die  Zuführung  der  heissen  Hochofen- 
gase, nachdem  sie  ihre  vorwarmende  Wirkung 


ausgeübt  haben,  unmittelbar  in  das  Innere 
des  elektrischen  OL  ns,  wo  man  von  ihrer 
reducierendcn  Wirkung  Nutzen  ziehen  oder 
wo  man  sie  unmittelbar  über  der  Beschickung 
zur  Verbrennung  bringen  kann. 

Das  Verfahren  bildet  den  Gegenstand 
eines  Patentes,  für  das  die  Ansprüche  lauten: 

1.  Verfahren  zur  Vorwärmung  der  Be- 
schickungelektrischer Oefen  vermittelst  heisser 
Abgase  und  brennbarer  Gase,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, dass  die  Gase  durch  je  zwei 
an  den  Längsseiten  des  Ofeuschachtes  hinter 
einander  angeordnete  Kammern  geleitet 
werden,  von  welchen  die  dem  Schacht  zu- 
nächst liegenden  Kammern  zur  Verbrennung 
der  Gase,  die  beiden  äusseren  dagegen  zur 
Einführung  heisser  Gase  oder  zur  Abfüh- 
rung der  verbrannten  Gase  zwecks  Ver- 
hütung von  Wärmcverlusten  durch  Strahlung 
dienen. 

2.  Eine  Ausführungsform  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1 zur  doppelten  Ausnutzung 
von  brcnnbaien  heissen  Abgasen,  z.  B.  Hoch- 
ofeugichtgasen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
diese  Gase  zur  Ausnutzung  ihrer  hohen 
Eigenwarme  zunächst  duren  die  äusseren 
Kammern  geleitet  und  alsdann  in  den  inneren 
Kammern  verbrannt  werden. 

3.  Eine  Ausführungsform  des  Verfahrens 
nach  Ansprucn  I,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zwecks  geringerer  Voiwarmung  der  Be- 
schickung eine  Verbrennung  der  Gase  in 
den  inneren  Kammern  nicht  erfolgt. 


ELEKTROCHEMISCHE  BLEICHEREI. 


In  Heft  No.  4,  pag.  93  dieses  Jahrgangs 
brachten  wir  eine  kurze  Notiz  über  ein  neues 
elektrisches  Bleichverfahren.  Nach  inzwischen 
eingezogenen  näheren  Erkundigungen  handelt 
es  sich  hierbei  weniger  um  eine  neuartige 
Bleicherei  selbst,  als  um  einen  originellen 
»Apparat- Elektrolyser«  hierzu.  — Dass  eine 
Auflösung  von  gewöhnlichem  Salz  in  Wasser, 
auf  geeignete  Art  der  Einwirkung  des  elek- 
trischen atroms  unterworfen,  kraüig  bleichend 
wirkt,  ist  langst  bekannt  und  sind  auch  schon 
die  verschiedensten  Einrichtungen,  Salzlösung 
möglichst  vorteilhaft  zu  elektiolysiercn,  ver- 
sucht worden.  Wir  erinnern  nur  an  den 
»Kellner- Elektrolyser«  und  die  Kohlen- 
apparate von  Dr.  Oettel.  Elektrische  Bleich- 
flussigkeit  aus  Salzlösung  kann  überall  da 
Verwendung  finden,  wo  Chlorkalk  oder  dessen 


Umsetzungsprodukte  mit  Soda  bezw.  Potasche 
(Hau  de  Javelle,  Kau  de  Labaragne)  gebraucht 
werden. 

Bei  dem  höheren  Preis,  namentlich  dieser 
letzteren  Präparate,  vermochten  sich  selbst 
die  relativ  ungünstig  arbeitenden  älteren 
Ekktroly-er-Systeme  hier  Eingang  zu  ver- 
schaffen. Seit  dem  kolossalen  Preissturz,  den 
Chlorkalk  vor  wenigen  Jahren  infolge  der 
Chlor-  und  Sodafabrikation  auf  elektrischem 
Wege  crfahien  hat,  ist  die  Verwendung  elek- 
trischer Bleichflussigkeiten  wieder  mehr  in 
den  Hintergrund  getreten.  Wenn  trotzdem 
in  zahlreichen  Fällen,  nämlich  überall  da,  wo 
Salz  und  Kraft  billig  sind  und  die  elektrische 
Bleiche  Vorteile  vor  dem  Chlorkalk  bietet, 
diese  nicht  durchgedrungen  ist,  lag  dies  an 
den  noch  mit  mancherlei  Unzukömmlichkeiten 
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behafteten  Apparaten  — Elektrolysern  — 
selbst,  teilweise  auch  an  den  beträchtlichen 
Anschaffüngskosten  derselben.  Bis  heute  ist 
kaum  mehr  als  ein  verschwindender  Bruchteil 
des  Chlor  kalk -Konsums  durch  elektrische 
Blcichfhissigkeit  verdrängt  worden. 

Nun  scheint  aber  auf  diesem  Gebiete  ein 
respektabler  Fortschritt  gemacht  worden  zu 
sein,  indem  der  in  Nachstehendem  naher  be- 
schriebene Apparat  eine  ungleich  intensivere 
Ausnutzung  des  Salzes  und  der  Kraft  erreicht, 
als  dies  bisher  möglich  war.  Die  praktische 
Bedeutung  dieses  neuen  Systems  liegt  darin, 
dass  die  Krstellungskostcn  der  Bleichflussig' 
keit  wieder  auf  ein  Niveau  herabsinken,  das 
erfolgreich  mit  Chlorkalk  zu  konkurrieren 
vermag.  — Nach  uns  von  der  Fabrik  über 
lassenen  Attesten,  speziell  aus  Baumwoll- 
blcichereien,  bewahren  sich  diese  neuen 
Klektrolyser  vorzüglich.  Es  wird  dem  System 
übereinstimmend  das  Zeugnis  grösster  Zu 
veilassigkcit,  Reinlichkeit,  Sparsamkeit  und 
Daucrhafligkcit  gegeben  und  der  geringe 
Salz-  und  Kraftverbrauch  gegenüber  anderen 
Systemen  lobend  hervorgehoben.  — Die 
hervorragend  elegante  Bleichwirkung  der 
damit  erhaltenen  BU  ichflüssigkciten  mag  wohl 
darauf  zuruckzufuhren  sein,  dass  infolge  der 
weitgehenden  Salzzersetzung  verhältnismässig 
wenig  untersetztes  Salz  sich  in  jenen  vor- 
hndet,  daher  die  Wirkung  der  Bleichsubstanz 
reiner  zur  Geltung  gelangt. 

Es  ist  schon  darüber  gestritten  worden, 
was  eigentlich  dieses  durch  den  elektrischen 
Strom  aus  dem  Salze  gebildete  Bleichagens 
sein  möge,  und  ist  solches  als  identisch  mit 
unterchlorigsaurcm  Natron  ausgesprochen 
worden.  Dieser  Ansicht  wurde  andererseits 
entgegengetreten  und  die  Wahrscheinlichkeit 
der  Bildung  von  chlorigsaurem  Natron 
(welches  noch  energischer  bleicht  als  das  I lypo- 
chlorit)  oder  gar  elektrisch  activiertcr  Hypo- 
chlorite und  Chlorite  ins  Feld  geführt,  so 
dass  diese  F'ragc  noch  unentschieden  erscheint, 
was  auch  für  die  praktische  Seite  ganz  gleich- 
giltig  ist.  Thatsache  bleibt,  dass  in  den 
meisten  Fällen  mit  elektrischer  Bleichflussig- 
keit bessere  Resultate  erhalten  werden,  als 
mit  Chlorkalklösungcn. 

Figur  57  zeigt  die  Vorderansicht  eines 
kleineren  Bleichapparates.  Auf  einer  Art 
Treppe  sind  sieben  horizontal  liegende 
Platten  angeordnet.  Jede  dieser  Platten 
stellt  einen  Elektrolyser  für  sich  dar  — 
bildet  eine  Einheit  In  vorliegendem  F'alle 
absorbiert  jede  dieser  Platten  7 Ampürc 
bei  100  Volt,  also  ziemlich  genau  eine 
Pferdekraft.  — Für  grössere  Betriebe  sind 
Platten  für  20  Ampere  und  220  Volt,  also 


>43 

öpferdige  Einheiten,  in  Verwendung.  Die 
Zahl  der  Platten  richtet  sich  nach  der  ver- 
langten I^istungsfähigkeit  des  Apparates. 
So  beanspruchen  z.  B.  60  solcher  Platten 
eine  Kraft  von  360  Pferdestärken  und  pro- 
duzieren in  24stundigem  Betrieb  täglich 
' 1600  kg  Chlor  (gleichwertig  4500  kg  Chlor- 
kalk) bei  8000  kg  Salzverbrauch.  — Der 
kleine  Apparat  wie  Figur  produziert  stünd- 
lich 1 kg  Bleichchlor.  Die  Salzlösung  fliesst 
aus  einem  obenstehenden  Behälter  in  die 


F>k  $7- 

Amichl  dci  clcktrocheuiichcn  lUeichapparatet. 

zu  oberst  liegende  Platte,  verteilt  sich 
glcichmässig  über  diese,  fallt  dann  auf  die 
nächst  tiefer  liegende  Platte,  von  dieser 
weiter  und  so  fort,  bis  die  Flüssigkeit  auf 
der  untersten  Platte  angelangt  und  von 
dieser  in  ein  Sammelgefass  ablauft.  Wahrend 
die  Salz.iuflosung  dermassen  kaskadenartig 
über  die  Platten  fallt, fliesst  der  elektrische. Strom 
in  der  Breitrichtung  durch  diese  und  zersetzt 
die  Lösung.  Es  können  Blcichfliissigkeiten 
mit  30  per  Mille  Chlorgehalt  erhalten  werden. 
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In  der  Regel  genügen  12,  15,  20  %»  Bleich- 
Chlorgehalt,  indem  auch  diese  Lösungen 
noch  zehnfach  mit  Wasser  verdünnt  werden 
müssen,  um  mit  dem  Bleichgut  (Baumwolle, 
Cellulose  etc.)  zusammen  gebracht  zu  werden. 

Bei  näherer  Betrachtung  der  einzelnen 
Klektrolyserplatten  zeigt  sich,  dass  jede  der- 
selben von  22  Furchen  durchzogen  ist,  in 
welchen  eigentümlich  geformte  Körper  aus 
Platin-Iridium  eingebettei  sind.  Diese  dienen 
dazu,  den  elektrischen  Strom  in  innigen 
Kontakt  mit  der  in  den  Furchen  dahin- 
fliessenden  Salzlösung  zu  bringen. 

Die  Platten  selbst  bestehen  aus  einem 
glänzend  schwarzen,  harten,  ebonitähnlichen 
Materiale. 

Die  Wirkung  des  neuen  Apparates 
scheint  in  erster  Linie  auf  einem  Verfahren 
zu  beruhen,  wonach  die  Salzlösung  in  dünne 
Flussigkeitsfädcn  verteilt  und  so  der  Ein- 
wirkung des  elektrischen  Stroms  unterworfen 
wird  (D.  R.-P.  1 18450  und  121525).  Daneben 
sind  die  Platiniridium-Körperchen  derart  be- 
schaffen, dass  die  elektrisch  polarisierten 
F'lächen  nicht,  wie  bei  allen  andern  Elek- 
trolysen», gleich  gross  sind,  sondern  im 


Gegenteil  die  chlor  polarisierte  Elektroden- 
fläche eine  mehrfach  grössere  Ausdehnung 
besitzt,  als  die  wasserstoli  polarisierte  Fläche. 
Dieses  ebenfalls  wichtige  Prinzip  findet 
sich  auf  dem  Gebiete  der  Bleichapparate 
hier  zum  ersten  Male  realisiert  und  ist  in 
den  meisten  Staaten  ebenfalls  patentrechtlich 
geschützt. 

Ebenso  sinnreich  wie  die  Konstruktion 
der  Platten  selbst,  ist  die  Art  der  Strom- 
zuführung  zu  diesen,  welche  vor  jedem  An- 
griff vollkommen  geschützt  erscheint. 

Möge  sich  dieser  Foitschritt  recht 
schnell  und  allgemein  einführen,  in  ßaum- 
wollbleichereien,  Zellstofffabriken,  Papier- 
fabriken, Waschanstalten.  Auch  zur  Aus- 
führung von  elektrochemischen  Operationen, 
wie  Reduktionen,  Oxydationen  etc.  scheint 
das  System  anwendbar.  Wir  haben  in  der 
elektrochemischen  Industrie  wenig  Fälle  von 
praktischem  Interesse  zu  verzeichnen,  wohl 
aber  einen  Uebeifluss  mehr  oder  weniger 
grauer  Theorien.  Hier  liegt  frisch  pulsierende, 
praktische  Arbeit  vor  uns,  auf  die  aufmerk- 
sam zu  machen  uns  angenehme  Pflicht  ist. 

M.  G. 


ELEKTROLYTISCHE  SEKUNDÄRREAKTIONEN. 

Von  Prof.  Joseph  IV.  Richards.  (Schlu«».) 


In  jedem  Falle  wird  das  Salz  heraus- 
genommen  oder  geht  in  die  Lösung  über. 
Wir  können  die  verschiedenen  Stufen  dieser 
Reaktion  nicht  analysieren,  aber  wir  können 
die  totale  Bildungswärme  der  beiden  Salze 
aus  ihren  Elementen  entnehmen  und  finden 
ihre  Differenz;  z.  B.: 

(Cu,  S,04,  aq)  = 198400  Cal.  = primär, 
(Fe,  S,  Q4.  aq)  — 235600  Cal.  = sekundär. 
Freier  Ueberschuss  — 37  200  Cal. 

Daher  ist  die  Zersetzungsspannung 

Vd  — -^3 7 ‘°°  = — 0,80  Volt. 

2 X 23040 

In  diesem  Falle  hat  daher  die  sekundäre 
Reaktion  mehr  Energie  geliefert,  als  die 
primäre  erfordert  hat;  eine  Zerset/.ungs- 
spannung  wird  nicht  erfordert,  aber  die  An- 
ordnung liefert  eine  Spannung  von  0,80  Volt 
und  wirkt  daher  als  eine  Batterie  mit  jener 
elektromotorischen  Kraft. 

Beim  Fällen  von  Zink  aus  Zinksulfat 
mit  Eisenanoden,  die  von  einer  porösen 


Zelle  umschlossen  sind,  ist  die  erforderliche 
Energie  folgende: 

(Zn,  S,  04,  aq)  = 248  500  Cal.  = primär, 
(Fe,  S,  O,.  aq)  = 235600  Cal.  = sekundär. 
Deficit  (absorb.)  = 12  900  Cal. 

Daher 


V,= 


= 0,28  Volt. 


12900 
2 X 23040 
Wenn  eine  unlösliche  Verbindung  an 
der  Anode  gebildet  wird,  so  schützt  sie  ent- 
weder die  Anode  vor  weiterer  Oxydation, 
oder  sie  kann  ein  Nichtleiter  sein  und  hindert 
den  Strom.  Wenn  im  oben  erwähnten 
Alumimumproz.ess  Kupferplatten  anstatt 
Kohlcnanoden  angewendet  werden,  wird 
Kupferoxyd  gebildet,  welches  das  darunter 
befindliche  Metall  schützt  und  noch  den 
Strom  leitet.  (Cu,  O)  — 37  200.  Während 
das  Oxyd  sich  bildet,  wird  die  Spannung 
der  Zersetzung  reduziert  zu 

— 37200 — _ gQ  v0it; 

2 x 23040 
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aber  sobald  dieser  Ueberzug  sich  fort- 
setzt,  geht  dieser  Vorteil  verloren,  und  die 
ganze  Zersetzungsspannung  lür  Thonerde 
allein  ist  erforderlich. 

Diese  Reaktionen  werden  auch  im 
grossen  angewendet  zur  elektrolytischen 
Herstellung  metallischer  Verbindungen  aus 
den  Metallen  selbst.  Durch  Elektrolysieren 
eines  Hades  von  Natriumkarbonat  mit  einer 
Hleianode  wird  Hleikarbonat  an  der  Anode 
gebildet,  die  infolge  ihres  losen  Zusammen- 
hanges beständig  abfällt  und  eine  frische 
Bleiobcrfiache  darbietet.  Diese  dient  als 
Basis  mehrerer  Versuche,  reines  Blei  elektro- 
lytisch herzustellen. 

Wenn  eine  essigsaure  Natriumlosung  m 
ähnlicher  VV’eise  elektrolysicrt  wird,  wird 
eine  beträchtliche  Menge  von  Bleikarbonat 
vermischt  mit  Hydrat  gebildet.  Metallische 
Sulfite  werden  dadurch  hcrgcstcllt,  dass  die 
Metalle  als  Anoden  in  llyposulfitlösungen 
angewandt  werden,  da  die  Reaktion  wahr- 
scheinlich eine  solche  ist,  dass  das  Hypo- 
sulfitradikal S,0,  sich  in  S und  SO,  spaltet, 
wobei  das  erstere  sich  mit  dem  Metall  ver- 
bindet. (Prozess  Roeppcr  und  Richards.) 
Diese  Methode  dient  dazu,  uin  künstliches 
Sulfid  von  Quecksilber,  Cadmium  und  Anti- 
mon herzustcllen. 

Ein  geringer  Unterschied  ist  bei  der 
Anwendung  von  Bicistein,  Cu,  S,  als  Anode 
in  einem  Bad  von  Kupfer-Sulfat  vorhanden. 
(Marchesi-Prozess.)  Das  Kupfer  wird  durch 
das  SO,  Radikal  gelöst,  wahrend  der  Schwefel 
frei  wird  und  auf  den  Boden  des  Bades  fallt 
Die  Spannung,  welche  bei  der  Vereinigung 
von  Cu  mit  SO,  entwickelt  wird,  neutralisiert 
genau  die  primäre  Zersetzung  in  Cu  und 


SO,,  so  dass  die  reine  Zersetzungsspannung 
in  einem  solchen  Falle  einfach  diejenige  ist, 
welche  zur  Zersetzung  von  Cu,S  in  Cu,  und 
S erforderlich  ist. 

Cu, S ergeben  aber  20270  Calorien,  und 
daher  betragt  die  reine  Spannung  der  Zer- 
setzung 0,44  Volt. 

Als  Gegensatz  sei  hier  erwähnt,  dass  bei 
Salom's  Prozess  ein  metallisches  Sulfit  als 
Kathode  zersetzt  wird. 

B.  a)  Ein  Gas  kann  gebildet  werden 
durch  Einwirkung  auf  die  Kathode,  stets 
wenn  die  letztere  einen  Bestandteil  enthält, 
der  mit  dem  Kathion  eine  gasförmige 
Verbindung  bilden  kann.  Dies  ist  z.  B.  der 
Fall,  wenn  metallische  Sulfide  als  Kathoden 
in  Saurclösungen  angewendet  werden,  indem 
also  das  Wasserstoffkathion  mit  dem  Schwefel 
gasförmigen  Schwefelwasserstoff  bildet  und 
sofort  das  Sulfid  zu  Metall  reduziert.  Das 
Gas  wird  sich  zuerst  im  Elektrolyten  auflösen, 
bis  letzterer  gesättigt  ist,  und  nachher  frei 
als  Gas  entweichen.  Herr  Salom  hat  sich 
diese  Methode,  Erze  zu  reduzieren,  patentieren 
lassen  und  ist  gegenwärtig  an  den  Niagara- 
Fallen  mit  der  Darstellung  von  Bleischwamm 
aus  Bleisulfit-Erz  beschäftigt. 

Wenn  Blcisulfit  als  Kathode  in  einem 
Bade  verdünnter  Schwefelsäure  angewendet 
wird,  wird  Wasserstoff  an  der  Kathode  Irei 
und  reduziert  das  Sulfid  zu  Bleischwamm 
unter  Bildung  von  Schwefelwasserstoff.  Die 
für  die  primäre  Zersetzung  erforderliche 
Spannung  ist  dem  Wesen  nach  die  gleiche 
wie  für  die  Zersetzung  von  Wasser  oder 
1,50  Volt.  Die  sekundäre  Reaktion  schliesst 
die  beiden  Quantitäten  ein. 


(Pb.  S)  «=  18400  Cal.,  absorbiert. 

(H„  S,  99)  = 7300  ► zuerst  entwickelt. 

(H„  S)  »=  2700  » später  > 

absorbiertes  Deficit  = 1 1 100  Cal.  zuerst 
> »=.15  700  » später. 


Wenn  die  Operation  beginnt,  löst  sich 
der  zuerst  gebildete  Schwefelwasserstoff  in 
der  Säure,  das  Deficit  ist  1 1 100  Cal.,  und 
die  sekundären  Reaktionen  an  der  Anode 
vermehren  daher  die  Zcrsetzungsspanuung 
nimmt  zu  um 


Vd 


1 1 100 
2~X  23O4O 


= 0,24  Volt. 


Nachdem  die  Flüssigkeit  mit  Gas  ge- 
sättigt ist,  entweicht  das  letztere,  und  das 
vermehrte  Vd  wird 


15700 
2 X 23O4O 


=0,34  Volt. 


Die  absorbierte  Spannung  bei  der  Zer- 
setzung im  B»dc  ist  daher  1,74  Volt  am 
Anfang  und  1,84  Volt  bei  regelmässiger 
Operation. 

B (b)  Wenn  ein  geschmolzenes  Zinksalz 
mit  einer  Kupferkathode  elektrolysicrt  wird, 
bildet  das  niedergeschlagene  Metall  mit  dem 
Kupfer  und  den  au!  den  Boden  des  Bades  ge- 
fallenen Teilchen  eine  Legierung.  Die  im  Bade 
absorbierte  Zersetzungsspannung  wird  daher 
vermindert  durch  die  Energie  bei  der  Ver- 
bindung von  Kupfer  und  Zink.  Die  am 
leichtesten  schmelzbare  Legierung,  Cu  Zn,, 
bildet  sich  zuerst,  und  da  ja  seine  Biidungs 
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wärme  10143  Cal.  beträgt  (J.  J.  Baker),  ver- 
mindert die  Bildung  Va  wie  folgt: 

, ..  10143  , 

\ ermmderung  v.  Vj  =■ =0, 1 1 Volt. 

2X23040 

Beim  Castner-Prozess  zur  Herstellung 


von  Aetz-Natron  besteht  die  Elektrolyse  in 
der  einen  Zelle  aus  Salzwasser,  wobet  die 
Anode  unzerstörbar  ist  und  die  Kathode  aus 
einem  Quecksilberbad  besteht.  Das  Natrium 
wird  vom  Quecksilber  mit  grosser  Intensität 
absorbiert. 


Zersetzung  von  Na  CI  — (Na,  CI,  13  HaO)  = 97200  und  V,  = 4,22 
Verbindung  von  Na  und  Hg  (Hg,,  Na)  = 21600  und  Vd  = 0,89 


Daher  scheint  es,  dass  die  Zersetzungs- 
spannung in  dieser  Zelle  durch  diese  sekundäre 
Reaktion  etwa  um  ein  Volt  verringert  wird, 
also  4,22  — 0,89  = 3,33  Volt.  Ich  habe 
diese  Zahl  von  3,33  Volt  selbst  beobachtet. 

In  der  andern  Zelle  des  Castner- 
Apparates,  wirkt  das  Natriumamalgam  als 
Anode,  der  Elektrolyt  ist  Wasser  und  das 
entstehende  Aetznatron  geht  in  Lösung. 

Die  Reaktionen  in  dieser  Zelle  sind 
folgende: 

PrimäreZersetzung  des  Wassers  — 1,50 Volt. 
Zersetzung  des  Amalgams  =•  0,89  > 
Bildung  u.  Lösung  von  Aetznatron 

Na«,  O,  99  = 155200  ,,  , 

— ~ — — - =3,37  Volt. 

2 X 23040 


Es  werden  daher  bei  der  primären  Reaktion 
1,5  Volt  absorbirt,  bei  der  sekundären 
Reaktion  0,89  Volt  oder  im  ganzen  2,39  Volt, 
während  die  andere  sekundäre  Reaktion,  die 
Oxydation  von  Natrium  zu  Aetznatron  und 
seine  Lösung  im  Wasser  3,37  Volt  erzeugt. 


Vd  = 1,5  + 0,89  — 3,37  -=  — 0,89  Volt. 

Wir  sehen  also,  dass  beinahe  ein  Volt 
in  dieser  Hälfte  der  Zelle  erzeugt  wird. 
Die  erste  Hälfte  erfordert  3,33  zur  Zer- 
setzung. Die  bei  der  Zersetzung  absorbierte 
Spannung  beträgt  daher  für  den  ganzen 
Apparat  3,33  — 0,98  = 2,35  Volt. 

B.  c)  Beispiele  einer  Verbindung  des 
Kathions  mit  der  Kathode  zu  einem  festen 
Körper  sind  nicht  zahlreich.  Eins  davon  ist 
die  Verbindung  der  Wasserstoffionen  mit 
Platin  oder  Palladium  zu  einem  festen  Hydrid. 

Die  Reaktion  ist: 

(Ft,,,  H,)  = 33900  Calorien, 
und  die  entsprechende  Verminderung  der 
Spannung  während  dieser  Reaktion  ist 


— 339°°  _ o 74  Volt. 

2 X 23040 

Diese  Grösse  hat  oft  das  Messen  der 
zur  Zersetzung  des  Wassers  notwendigen 
Spannung  bei  Anwendung  von  Platin- 
elektroden erschwert. 

Wenn  Natriumionen  sich  in  einer  Menge 
von  über  2 Prozent  in  einer  Quecksilber- 
kathode lösen,  ist  das  Hg,  Na  nicht  länger 
im  Quecksilber  löslich  und  scheidet  sich  als 
fester  Körper  aus. 


Die  Wärmemengen  sind  folgende: 

(Hg,,  Na)  =21900  Calorien, 

(Hg,  Na,  Hg)  = 2900  » 

Es  scheint  daher,  dass  wenn  das  flüssige 
Amalgam  gebildet  ist,  2900  Wärme-Calorien 
entwickelt  werden,  als  wenn  das  Amalgam 
sich  als  Hg,  Na  ausscheidet.  Ist  dies  der 
Fall,  so  werden 

2900  ,,  , 

— — =0,13  Volt 
23040 

weniger  Zersetzungs-Spannung  absorbiert  als 
wenn  das  Hg,  Na  sich  im  Quecksilber  löst; 
oder  vielleicht  wäre  es  richtiger  zu  sagen, 
dass  die  sekundäre  Reaktion  im  ersteren 
Falle  mehr  unterstützt  als  im  letzteren, 
nämlich  durch  0,13  Volt. 


IV. 

Reaktion  der  Ionen  auf  den  Elektrolyten. 

A)  An  der  Anode;  Oxydierende, 
säuernde  oder  produzierende  Wirkungen. 

t.  Bildung  eines  Gases. 

2.  Bildung  eines  festen,  im  Elektrolyten 
unlöslichen  Körpers. 

3.  Bildung  eines  festen  im  Elektrolyten 
löslichen  Körpers. 

B)  An  der  Kathode:  Reduzierende 

Wirkungen. 

1.  Bildung  eines  Gases. 

2.  Bildung  eines  festen,  im  Elektrolyten 
unlöslichen  Körpers. 

3.  Bildung  eines  festen,  im  Elektrolyten 
löslichen  Körpers. 

A.  1).  Die  Anionen  haben  allgemein 
eine  säuernde  oder  oxydierende  Wirkung, 
welche  im  allgemeinen  als  »perduzierend« 
bezeichnet  werden  möge,  im  Gegensatz  zu 
der  reduzierenden  Wirkung  der  Kationen. 
Dieser  Einfluss  ward  in  der  organischen 
Chemie  zum  Oxydieren  von  organischen 
Verbindungen  sehr  viel  angewendet. 

Die  zu  oxydierende  chemische  Ver- 
bindung wird  in  Wasser  gelöst,  Aetzkali 
oder  ein  saures  Alkali  je  nach  dem  ent- 
sprechenden Fall  hinzugesetzt  und  alsdann 
in  eine  poröse  Zelle  gestellt,  die  in  ein 
grösseres,  mit  Säure  oder  Alkali  gefülltes 
Gefass  taucht.  Der  Saucistoff,  der  an  der 
Anode  im  Atomzustande  frei  wird,  wirkt  auf 
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die  organische  Verbindung  sehr  kräftig  ein 
und  zwar  viel  kräftiger  als  f<eies  Sauerstoff 
gas,  und  der  Strom  wird  fortgesetzt,  bis 
der  erwünschte  Grad  der  Oxydation  erreicht 
worden  ist. 

Wenn  die  Wirkung  zu  stark  ist  oder  zu 
lange  dauert,  wird  fast  jede  organische  Ver- 
bindung vollkommen  oxydiert,  ja  sogar 
buchstäblich  zu  Kohlensäure  oder  Kolilcn- 
nxydgas  und  Wasser  verbrannt.  Eine  gute 
Illustration  dieser  Wirkung  ist,  wenn  CS,  im 
Elektrolyten  vorhanden  ist  und  Sauerstoff 
frei  wird.  Diese  Reaktion  ist  folgende; 


CS, -f  6 O •=  CO,  + 2 SO,; 
eine  grosse  Energiemenge  wird  so  frei 
und  verstärkt  drn  Strom,  denn  CS,  i-t  eine 
endothermische  Verbindung,  deren  Zersetzung 
Warme  freigiebt.  Wir  haben  also  die 
Energie  wie  folgt  erzeugt: 

Zersetzung  von  CS,  zu  C u.  S,  = 14  IOO  Cal., 
Oxydation  von  C zu  CO,  =97  200  » 

» » 2 S zu  2 SO.  = 142  140  » 

253  740  Cal. 

Dies  gilt  für  60;  fiir  to  würde  sie 
sein  42  290  und  die  Verminderung  der 
Zersctzungsspaunung,  welche  bei  dieser 
Reaktion  eintritt,  ist 

Vh  — 4-  190  _ Volt 

2 X 23  040 

Im  obigen  l alle  tritt  auch  eine  sehr 
interessante  sekundäre  Reaktion  an  der 
Kathode  ein,  welche  wir  weiter  unten  in 
Betrachtung  ziehen  wollen. 

A.  2).  Ein  Beispiel  dieser  Fällung 
einer  unlöslichen  Verbindung  aus  der  Lösung 
durch  die  Wirkung  des  Anions  ist  die 
Elektrolyse  der  Lösung  am  Natriumhypo- 
sulfit, welche  gelöstes  Silberchlorid  enthalt. 
Der  an  der  Anode  frei  werdende  Schwefel 
bildet  rasch  einen  schwarzen  Niederschlag 
von  Silbersulfid.  Diese  Methode  dient  zur 
Absch<  idung  des  Silbers  aus  derartigen 
Losungen. 

Wenn  eine  Bleinitratlösung  mit  einer 
Platinanode  elektrolysiert  wird,  bildet  sich 
an  der  Anode  ein  Ueberzug  von  Blei- 
superoxyd, l’bO,,  was  durch  den  oxydierenden 
Einfluss  des  Anions  auf  die  Bleinitratlosung 
herruhrt. 


A.  3).  Von  diesem  Beispiel,  vom 
Oxydieren  oder  Perduzieren  des  Elektrolyten 
an  der  Anode,  wird  in  den  chemischen 
Industrien  bedeutende  Anwendung  gemacht. 
Die  desinfizierende  Wirkung  des  Ablcitungs- 
wassers  ist  ein  besonderer  Fall.  Im  all- 
gemeinen ist  Satz  im  Ableitungswasser  in 
genügender  Menge  enthalten  (wenn  nicht, 
wirder  zugesetzt),  und  die  Flüssigkeit  wird 


mit  Aluminium  oder  Kohlcn-Elektroden 
elektrolysiert.  Chlorgas  wird  teilweise  frei, 
und  Hyposulfite  werden  durch  die  Wirkung 
des  freieewordeuen  Sauerstoffes  auf  dem 
Natriumchlorid  gebildet,  so  dass  ein  reich- 
liches Desinfizieren  resultiert. 

Die  Elektrolyse  von  Salzwasser  ver 
ursacht  die  Bildung  einer  beträchtlichen 
Menge  von  Hyposulfit,  und  die  Flüssigkeit 
kann  alsdann  als  Bleichflüssigkeit  verwendet 
werden.  Dies  ist  das  Prinzip  des  »elektro- 
lytischen Bleichens«,  welches  in  Papiermühlen 
und  Batimwollcnfabriken  sehr  viel  ange- 
wendet wird. 

Hypochloride  können  in  einer  Lösung 
über  509  nicht  existieren,  so  dass,  wenn  die 
Elektrolyse  des  Salzwasscrs  über  jene 
Temperatur  hinaus  stattfindet  und  das  an 
der  Kathode  entstehende  Aetznatron  frei  zur 
Anode  wandern  kann,  Chlorat  entsteht. 

Die  Wirkung  ist  wahrscheinlich  die,  dass 
Natriumchlorid  und  Aetznatron  augenblicklich 
zersetzt  werden  und  an  der  Anode  OH-  und 
Cl-Ionen  ergeben.  Diese  vereinigen  sich  zu 
HCl  unter  Freiwerden  von  Sau-  rstoff,  und  der 
letztere  verwandelt  das  vorhandene  NaCI 
in  NaOO,.  Praktisch  wird  alles  im  Handel 
vorkommende  Kaliumehlorat  auf  diesem 
Wege  durch  Nutzbarmachung  dieser  sekun- 
dären Reaktion  dargestellt. 

Das  Anion  wird  oft  vom  Elektrolyten 
absorbiert  und  bildet  eine  höhere  Verbindung. 
So  schlägt  eine  Lösung  von  Kupferchlorur 
bei  der  Filektrnlyse  Kupfer  an  der  Kathode 
ab,  das  frei  gewordene  Chlor  dagegen  ver- 
wandelt das  Salz  an  der  Anode  in  Kupfer 
Chlorid. 

Cu  CI  -j-  CI  = Cu  CI,  = 18  755  Cal. 

Die  primäre  Reaktion  (Cu,  CI)  absorbiert 
32  875  Cal.  (4.42  Volt),  die  sekundäre  da- 
gegen entwickelt,  wie  oben,  18755  Cal. 
(0,82  Volt),  so  dass  die  reine  Zersetzungs- 
Spannung  0.6  Volt  betragt. 

Diese  Reaktion  kann  als  Typus  einer 
ganzen  Reihe  ähnlicher  Wirkungen  dienen, 
die  fortdauern,  bis  ein  Teil  oder  der  ganze 
Elektrolyt  auf  diese  Weise  perduziert  wird. 
Wenn  andererseits  das  an  der  Kathode  aus- 
geschiedene Metall  von  der  so  erzeugten 
perdu/.icrten  Verbindung  angegriffen  wird, 
wenn  die  letztere  sich  mit  dem  Elektrolyten 
mischt  und  zur  Kathode  übergeht,  so  erfolgt 
eine  Ruck  Reduktion  in  den  ursprünglichen 
Zustand.  So  kann  die  Perduktion  des 
Elektrolyten  aktiv  an  der  Anode  vor  sich 
gehen,  und  gleichzeitig  auch  die  Reduktion 
derselben  Verbindung  aktiv  an  der  Kathode. 
Das  Ergebnis  wird  eine  bedeutende  Abnahme 
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im  Betrage  der  an  den  Elektroden  schliess- 
lich zurückbleibenden  Kationen  und  Anionen 
sein;  der  zurückbleibende  Teil  wird  aber 
noch  geringer  sein  als  derjenige,  welchen 
der  Strom  nach  Faraday's  Gesetz  ab- 
scheiden würde. 

In  der  That,  wenn  einige  geschmolzene 
Salze  elektrolysiert  werden,  so  sind  die 
Pcrduktion  an  der  Anode,  die  Diffusion  des 
perduzierten  Salzes  an  den  Elektrolyten  und 
die  Reduktion  an  der  Kathode  so  wirksam, 
dass  absolut  keine  Produkte  des  Elektrolyten 
unter  gewöhnlichen  Bedingungen  gefunden 
werden  können,  und  die  Substanz  scheint 
den  Strom  ohne  Zersetzung  zu  leiten. 

So  wurde  die  anscheinend  metallische 
Leitungsfähigkeit  von  geschmolzenem  Blei- 
jodid von  Faraday  beobachtet,  aber 
schliesslich  wie  oben  von  Beetz  erklärt; 
und  so  ist  auch  die  Reaktion,  welche  bei 
der  Herstellung  des  metallischen  Natriums 
durch  Elektrolyse  von  geschmolzenem  Aetz- 
natron  auftritt. 

Ueber  3250  ist  die  auf  den  obigen 
Prinzipien  beruhende  Rückbildung  so  wirk- 
sam, dass  beständig  1000  Ampere  durch 
ein  kleines  Gefäss  mit  geschmolzenem  Aetz- 
natron  geschickt  werden  können,  ohne  dass 
irgend  etwas  Natrium  sich  bildet,  zwischen 
310"  und  320°  dagegen  wird  Natrium  im 
Ueberfluss  erhalten. 

B.  1).  Wenn  Wasser  mit  darin  ent- 
haltenem Schwefelkohlenstoff  elektrolysiert 
wird,  wirken  die  entstehenden  Wasserstoffionen 
sehr  stark  auf  das  CS,  an  der  Kathode  ein; 
es  bildet  sich  Methangas,  CH,  und  Schwefel- 
wasserstoff. Die  Recktion  ist  folgende: 

CS,  + 8H  = CH,  + 2H,S. 

Das  Wärmeäquivalent  der  sekundären 
Reaktion  ist 


Zersetzung  der  CS,  14400  Cal., 

Verbindung  von  H,  und  C 21  500  • 

> » H,  und  2 S 5 400  » 

41  300  Cal. 

Für  ein  Atom  H 5 160  Cal. 

Daher  Verminderungen 


Vd  = 


5160 

23040 


0,22  Volt. 


Wenn  wir  diese  Reaktion  in  Verbindung 
mit  der  sekundären  Oxydations-Reaktion  an 
der  Anode  betrachten,  wird  die  Zersetzungs- 
spannung durch  die  Anwesenheit  des 
Schwefelkohlenstoffs  um  0,22  Volt  an  der 


Kathode  und  um  0,92  Volt  an  der  Anode,  also 
im  Ganzen  um  1,14  Volt  erniedrigt.  Diese 
grosse  Reduktion  in  der  Spannung  und  das 
Freiwerden  von  Methan  an  der  Kathode 


können  beim  Goldplattieren  als  nutzbringende 


Ergebnisse  in  Betracht  kommen,  wenn  zu  dem 
Bade  Schwefelkohlenstoff  hinzugesetzt  wird. 

Die  übrigen  Beispiele  der  sekundären 
Reaktionen  schliessen  viele  sehr  wichtige 
chemische  Prozesse  ein.  Das  Kation  kann 
auf  den  Solventen  oder  auf  das  zu  elektro- 
lysiercnde  Salz  einwirken;  es  kann  im  Bade 
lösliche  oder  unlösliche  Verbindungen  er- 
zeugen. Da  die  allgemeine  Wirkung  reduzierend 
ist,  so  werden  oft  niedere  Salze  gebildet. 

Wenn  man  z.  B.  Kupferchlorür  CuCl 
elektrolysiert,  kann  das  an  der  Anode  frei- 
werdende Chlor  sich  mit  dem  Bade  ver- 
einigen und  Cn  CI,  bilden,  und  zwar  so 
schnell,  dass  entweichendes  Chlor  fast  nicht 
wahrnehmbar  ist;  das  Kupferkation  kann 
aber  nicht  auf  CuCl  einwirken,  weil  dieses 
die  Verbindung  des  Kupfers  mit  dem  ge- 
ringsten Betrag  von  Chlor  ist,  und  daher 
wird  der  normale  Betrag  an  Kupfer  ausge- 
schieden. 

Wenn  man  andererseits  eine  Lösung 
von  Kupferchlorid  CuCl,  elektrolysiert,  sind 
die  Bedingungen  die  umgekehrten.  Die 
normale  Chlormenge  wird  an  der  Anode 
frei,  weil  CuCl,  zu  irgend  einer  höheren 
Chlorverbindung  nicht  perduziert  werden 
kann;  an  der  Kathode  jedoch  wird  das 
Kupfer  grösstenteils,  wenn  nicht  gänzlich 
das  CuCl,  zu  CuCl  reduzieren,  und  infolge- 
dessen bleibt  nichts  davon  an  der  Kathode 
übrig. 

Wenn  das  Kathion  ein  leicht  oxydier- 
bares Metall  ist,  so  kann  es  auf  das  im 
Elektrolyten  vorhandene  Wasser  einwirken, 
Wasserstoff  frei  machen  und  ein  Oxyd 
bilden,  das  oft  in  ein  Hydroxyd  übergeht, 
wenn  es  mit  Wasser  sich  vereinigen  kann. 
Die  Alkalimetalle  zersetzen  Wasser  schnell, 
und  ihre  Hydrate  sind  in  Wasser  löslich. 
Man  erhält  auf  diese  Weise  Lösungen  ihrer 
Hydrate  oder  Aetz- Alkalien.  Wenn  das 
Metall  schnell  zu  einem  unlöslichen  Hydrate 
oxydiert,  wie  Magnesium  oder  Aluminium, 
wird  die  Kathode  bald  mit  der  weissen 
Oxydschicht  bedeckt,  und  der  Strom  wird 
dadurch  bisweilen  unterbrochen. 

Andere  Reaktionen  sind  die  Reduktion 
von  organischen  Verbindungen,  indem  man 
in  ihre  Lösungen  etwas  Natriumsalz  bringt 
und  sie  dann  in  einer  porösen  Zelle  elektro- 
lysiert, wobei  die  Kathode  in  sie  ein- 
taucht. Die  Reduktionswirkung  ist  stark 
und  wird  zu  demselben  Zweck  benutzt  wie 
die  gewöhnliche  Reduktion  durch  Natrium 
oder  Zinkstaub  oder  andere  reduzierende 
Reagentien. 

B.  2)  Ein  vortreffliches  Beispiel  dieser 
Wirkung  ist  das  Fällen  von  Gold  an 
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cyanid,  woraus  Gold  niedergeschlagen  wird, 
und  zwar  nach  folgender  Formel: 

K + KAu  (CN),  = Au  + 2 KCN. 

Das  Fällen  des  Goldes  ist  also  eine 
rein  sekundäre  Reaktion.  Die  Wärmean 
gaben  für  Berechnungen  sind  mangelhaft. 

Ein  anderes  Beispiel  ist  die  Elektrolyse 
von  Losungen  von  Aluminium-Salzen,  wie 
Al  CI,.  Die  Aluminiumionen  zersetzen  das 
Wasser  unter  Bildung  von  Aluminiumhydrat. 
Die  Reaktionen  sind  folgende : 

+ — 

l’rimär  2 AI  CI,  *=  2 AI  — 6 CI 

Sekundär  an  der  Kathode  2 Al  -f-  6 H,0  •=  AI,03  • 3 HsO  -f-  3 H,. 

Die  thermischen  Reaktionen  sind  : 

Absorbiert  in  der  primären  2 (AI,  CI,,  99)  = 475560 
Zersetzung  von  Wasser  3 (H„  O)  = 207000 

Bildung  von  Aluminiumhydrat  f AI,.  O,.  H,  = 388800 
Reine,  in  der  sekundären  Aktion  freiwerdende  Warme  181 800 
Die  Zersetzungsspannungen  sind  daher: 

Primär  Vj  absorbiert  •=»-,  ^^-  — — = 3,44  Volt. 

6 X 23040  J ^ 

_ , . . , , , . 181  800  • , , , 

Sekundär  Yd  freigeworden  = — — = 1,32  Volt 

B 6 * 23040  

Reines  Vd  in  der  Elektrolyse  =2,12  Volt. 


der  Kathode,  wenn'  eine  Lösung,  die 
Kaliumgoldcyanid  K,Au(CN),  enthalt,  clek- 
trolysiert  wird.  Hittorf  bewies,  dass  dieses 
Salz  sich  folgendermassen  zersetzt: 

+ — 

K,Au  (CN),  = K — Au  (CN),. 

Das  Anion  spaltet  sich  in  CN-Gas, 
welches  frei  wird,  und  Au  CN,  das  in  Lösung 
geht.  An  der  Kathode  wirken  die  K lonen 
auf  das  in  der  Lösung  befindliche  Gold- 


Diese  Reaktion  wird  bei  der  Elektro 
lysc  von  unreinem  Wasser  angewendet,  nach 
Zusatz  eines  Aluminiumsalzes,  wodurch  das 
Wasser  an  der  Anode  oxydiert  und  gereinigt 
wird,  und  das  an  der  Kathode  gefällte 
Aluminiumhydrat  fuhrt  die  Unreinigkeiten 
mechanisch  fort. 

B.  3)  Die  Bildung  von  Alkalihydraten 


ist  das  beste  Beispiel  dieser  Art  sekundärer 
Reaktionen.  Bei  der  Elektrolyse  einer  Natrium- 
chloridlösung  unter  Anwendung  nicht  angreif- 
barer Elektroden  erfolgt  die  primäre  Zer- 
setzung in  Natrium  und  Chlor;  die  sekundäre 
Reaktion  ist  die  Zersetzung  des  Wassers  durch 
das  Natrium. 

Wir  haben  daher: 


Primäre  Zersetzung  (Na,  CI,  aq  ) 
Zersetzung  von  Wasser 
Bildung  von  Aetznatron 
Reine  Warme  der  sekundären  Reaktion 


= 96510  Cal.  = 4, 19  Volt. 
= 69000 
111810 

— 42810  Cal.  = 1,86  Volt. 


Reine  Warme  der  primären  und  sekundären  = 53 700  Cal.  «=*  2,33  Volt 


Diese  Reaktion  bildet  die  Grundlage 
mehrerer  Prozesse  zur  Herstellung  von  Aetz- 
natron aus  Salzwasser,  indem  man  zur  Auf- 
nahme des  erzeugten  Aetznatrons  eine  poröse 
Zelle  verwendet. 

Man  kann  also  wohl  sagen,  dass  man  zum 
Verständnis  sekundärer  Reaktionen  einen  Ein- 


blick in  die  subtilsten  Probleme  der  Elektrolyse 
haben  muss.  Diese  Kenntniskann  nurdurch  ein 
eingehendes  Studium  der  Chemie,  durch  eine 
vollständige  Kenntnis  mit  elektrischen  Expe- 
rimenten,  sowohl  praktisch  wie  theoretisch, 
und  durch  eine  Fähigkeit,  zu  sehen,  zu  denken 
und  selbst  zu  forschen,  erlangt  werden 


DIE  THATIGKEIT  DES  KAISERLICHEN 
PATENTAMTS  AUF  DEM  GEBIETE  DER  ELEKTROCHEMIE 
WAHREND  DER  LETZTEN  10  JAHRE. 

Hüttenwesen,  ausgenommen  Eisenhütten-  bis  1890:  673  Anmeldungen  eingercicht 
wesen  (Klasse  40).  worden,  in  den  Jahren  1891  bis  19OO:  919. 

In  Klasse  40  sind  in  den  Jahren  1881  Die  Zahl  der  erteilten  Patente  betragt  für 
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die  Jahre  1881  bis  1890:  344,  für  1891  bis 
1900:  408,  d.  i.  auf  100  Anmeldungen  51 
und  44. 

Das  Steigen  der  Anmeldungen  und  Er- 
teilungen ist  veranlasst  durch  die  Entwicklung 
der  Elektrometallurgie,  auf  welche  fast  ein 
Drittel  der  erteilten  Patente  kommt,  durch 
die  Fortschritte  der  Goldgewinnung  und  der 
Aluminiumgewinnung,  sowie  durch  das  Be- 
streben, aus  sogenannten  gemischten  Sulfiden, 
d.  i.  Gemengen  von  silberhaltigem  Bleiglanz 
ifnd  silberhaltiger  Zinkblende,  deren  Ver- 
arbeitung bisher  nicht  ohne  grosse  Kosten 
und  Meiallverluste  ausführbar  war,  die  Metalle 
mit  Vorteil  zu  gewinnen. 

Die  angemeldeten  elektrometallurgischen 
Verfahren  hatten,  nachdem  mit  der  elektro- 
lytischen Kupferfallung  schon  früher  günstige 
Ergebnisse  erzielt  worden  waren,  haupt- 
sächlich die  Gewinnung  von  Aluminium, 
Gold,  Silber,  Zink,  Nickel  und  Zinn  zum 
Gegenstand.  Besonders  trat  das  Bestreben 
der  Gewinnung  von  Zink  mit  Hilfe  der 
Elektrolyse  hervor,  da  bei  diesem  Metall 
infolge  seiner  leichten  Oxydierbarkeit  und 
seiner  Neigung,  sich  schwammförmig  oder  in 
knospenartigen  Gebilden  auszuscheiden,  die 
Schwierigkeiten  besonders  gross  sind. 

Die  erfinderische  Thätigkeit  auf  dem 
Gebiet  der  Goldgewinnung  war  hauptsächlich 
auf  die  Vervollkommnung  des  Cyamdver- 
verfahrens,  sowie  auf  die  Verbesserung  der 
Gold-Amalgamation  gerichtet.  Die  Amalga- 
mation  spielt  in  Deutschland  keine  Rolle, 
trotzdem  sind  hier  zahlreiche  Patente  nach- 
gesucht und  erteilt  worden  auf  die  ver- 
schiedenartigsten Vorrichtungen,  mit  denen 
Gold  unter  Verwendung  von  Quecksilber  aus 
Erzen,  losen  Gerollen  und  Sanden,  auch  aus 
Flussbetten  und  sogar  aus  dem  Meerwasser 
gewonnen  werden  soll.  Im  Gegensatz  zu 
der  seit  Jahrhunderten  gebräuchlichen 
Amalgamation  ist  das  Cyanidverfahren  ein 
Kind  der  neuesten  Zeit.  Bei  diesem  Ver- 
fahren (Patent  47358  u.  a.)  wird  das  Gold, 
das  sich  im  Zustand  feinster  Verteilung 
befinden  muss,  mit  einer  sehr  verdünnten 


Lösung  von  Cyankalium  oder  Cyannatrium 
aus  den  Erzen  oder  aus  den  Abgängen  der 
Amalgamation  ausgelaugt  und  durch  Zink 
oder  auf  elektrolytischem  Wege  aus  der 
Lösung  ausgefällt.  Dieses  Verfahren  wurde 
von  vielen  Anmeldern  weiter  ausgebildet; 
sie  strebten  einesteils  danach,  die  Auflösung 
des  Goldes  durch  oxydierende  oder  andere 
Zusätze  zu  erleichtern,  andernteils  suchten 
sie  die  Fällung  des  Goldes  von  den  Mängeln 
zu  befreien,  die  hauptsächlich  durch  die  un- 
vermeidliche starke  V'erdünnung  veranlasst 
werden.  Auch  mittelbar  hat  das  Cyanid- 
verfahren  die  Zahl  der  Anmeldungen  erhöht, 
indem  der  ausserordentlich  gesteigerte  Bedarf 
an  Cyanalkali  die  Ausarbeitung  neuer  Dar- 
stellungsvtrlahren  veranlasste. 

Die  wesentlichen  Neuerungen  in  der 
Gewinnung  des  Aluminiums,  die  Verfahren 
von  Cowlcs,  Höroult  u.  a.  stammen  aus 
dem  Zeitraum  von  1881  bis  1890,  so  dass 
die  erfinderische  Thätigkeit  hauptsächlich  auf 
die  Verbesserung  der  bereits  eingeföhrten 
Verfahren  und  Vorrichtungen  beschränkt 
blieb.  Auch  hat  man  die  Bearbeitnngsfähigkeit 
des  Aluminiums  dadurch  zu  erhöhen  gesucht, 
dass  man  Legierung!  n m>t  anderen  Metallen 
herstellte,  z.  B.  das  Magnalium,  eine  A luminium- 
Magnesium  - Legierung  (Patente  105  502, 
«13935.  i'9643  u-  a.). 

Das  Bestreben,  die  gemischten  sulfidischen 
Erze  in  zweckmässiger  Weise  zu  verarbeiten, 
ist  durch  die  Entdeckung  der  grossartigen 
Blei-,  Silber-  und  Zinkerz-Lager-dätten  von 
B ro k e n H i 1 1 in  Australien  (Mitte  der  achtziger 
Jahre)  geweckt  und  um  so  lebhafter  geworden, 
als  man  in  den  neunziger  Jahren  nach  dem 
Abbau  der  leicht  verhüttbaren  Erze  aus  den 
oberen  Teilen  der  Lagerstätten  lediglich  auf 
die  Verhüttung  der  sulfidischen  Erze  an- 
gewiesen war. 

Eine  Neuerung  in  der  Gewinnung  des 
Bleies  auf  trockenem  Wege  brachte  das 
Verfahren  von  Huntington  und  Heberlein 
(Patent  95601),  bei  welchem  durch  die  mit 
Kalk  gerösteten  Erze  in  noch  heissem  Zu- 
stand Luft  hindurchgeblasen  wird. 


Jahr 

[Ge- 

samt- 

zahl 

Zu  Klasse  40: 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895  | 

'S. 

00 

1897 

1898 

1899 

1900 

Patentanmeldungen 

68 

82 

63 

82 

105 

74 

1 105 

«36 

101 

103 

919 

Patenterteilungen 
Auf  100  Anmeldungen 

- 4«. 
’■  1 

52 

37 

43 

40 

30 

36 

49 

47 

33 

408 

kommen  Erteilungen 

60 

63 

59 

52 

38 

4« 

84 

36 

47 

32 

1 44 
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Verarbeitung-  der  Chloralkalien 

(Klasse  12  i I,  z.  T.). 

Die  elektrolytische  Zersetzung  dcrChloral- 
kalien  hat  in  dem  Berichtsjahrzehnt  noch 
keinen  Abschluss  erfahren.  Bei  dem  Beginn 
dieses  Zeitraums  fanden  nur  vereinzelt  Ver- 
suche statt  zur  technischen  Verwerthung  der 
wissenschaftlich  bekanntenThatsachen  .dass  die 
Chloralkalien  in  wässriger  Lösung  durch  den 
elektrischen  Strom  zunächst  in  ihre  Bestand 
teile,  Chlor  und  Alkalimetall,  und  mit  nach- 
folgender Umsetzung  in  Chlor,  Alkalihydrat 
und  Wasserstoff  zerlegt  werden  können;  im 
Berichtsjahrzehnt  ist  dann  aber  eine  Fülle 
von  Patenten  dazu  nachgesucht  und  erteilt 
worden.  In  erster  Linie  kommt  die  elektro- 
lytische Darstellung  von  Aetzkali  in  Be- 
tracht, da  aus  dem  Chlorkalium  w-egen  des 
höheren  Aequivalents  des  Kaliums  erheblich 
weniger  Chlor  zu  bewältigen  ist,  als  bei  dem 
niedrigen  Aequivalent  des  Natriums  bei  der 
elektrolytischen  Zersetzung  des  Kochsalzes 
der  Fall  ist. 

Der  Vorgang  bei  der  Elektrolyse  bc 
steht  darin,  dass  zwei  Elektroden,  z.  B. 
Kohle  (Anode)  und  Fasen  (Kathode),  die 
mit  den  Polen  einer  Dynamomaschine  ver- 
bunden sind,  in  einer  Lösung  des  Halogen- 
salzcs  (Elektrolyt)  hangen.  Durch  den 
zwischen  den  Elektroden  übergehenden 
elektrischen  Strom  wird  das  Metallchlorid 
zersetzt,  indem  das  Alkalimetall  an  die 
Kathode,  das  Chlor  an  die  Anode  wandert, 
wobei  erstcres  das  Wasser  zersetzt  unter 
gleichzeitiger  Bindung  von  Hydratwasser, 
so  dass  Alkalihydroxyd  und  frei  werdender 
W asserstoff  entsteht.  Für  den  Grossbetrieb 
wurden  zuerst  die  Laboratoriumseinrichtungen 
zum  Vorbild  genommen,  die  zur  Verhinderung 
der  Wiedervereinigung  des  Chlors  mit  dem 
Alkalihydroxyd  oder  des  Zusammentretens 
des  ersteren  mit  dem  Wasserstoff  die  beulen 
Elektroden  durch  ein  Diaphragma  trennten, 
einem  Körper  von  verschiedenem  Stoff,  der 
die  Wanderung  der  Ionen  durch  sich  hin- 
durch gestattet,  die  Elektrizität  nicht  leitet, 
ihr  aber  zugleich  wenig  Widerstand  ent- 
gegensetzt, und  ausserdem  nicht  durchlässig 
für  die  entwickelten  Gase  ist,  so  dass  das 
Chlor  aus  dem  Anodenraum  abgeleitet 
werden  kann,  während  in  dem  Kathoden- 
raum das  Hydroxyd  unter  gleichzeitigem 
Entweichen  des  Wasserstoffs  sich  ansammelt. 
Auf  elektrolytische  Vorrichtungen  zur  Zer- 
setzung von  Chloralkalien  mit  Benutzung  eines 
Diaphragmas  wurde  eine  ziemlich  grosse 
Anzahl  von  Patenten  erteilt,  die  sich  vor 
nehmlich  beziehen  auf  die  Stromznfuhning, 


auf  die  Stellung  der  Elektroden,  auf  die 
Zuleitung  des  Elekirolyten,  auf  die  Ab- 
führung der  Kathodenflussigkeit  und  der 
Gase  (Patente  60755,  62912,  67754.  6946t, 
70727,  73964.  75033.  75917.  76047.  7« 539. 
87338,  87676,  89782  u.  s.  w.).  Schwierig- 
keiten erwuchsen  sowohl  aus  der  Natur  der 
Fllektroden  als  auch  der  Diaphragmen.  Die 
Anoden,  die  fast  ausschliesslich  aus  Graphit- 
kohle hergestcllt  wurden,  erwiesen  sich  als 
w-enig  widerstandsfähig,  vornehmlich,  weil 
die  Kohle  durch  nascierenden  Sauerstoff,  der 
entweder  bei  einer  mit  der  Halogensalz- 
zersetzung gjeichzeitig  stattfindenden  elek- 
trischen Wasserzersetzung  oder  durch  Zer- 
setzung von  zunächst  gebildetem  Hypochlorit 
ent'tcht,  zu  Kohlensäure  oxydiert  wird;  das 
Suchen  nach  gut  leitenden  und  dauerhaften 
Elektroden  wird  durch  eine  Reihe  von 
Patenten  veranschaulicht  (Patente  58278, 
65478,  68318,  68748.  7!  674,  78926,  90032, 
92612).  Die  Diaphragmen  setzten  dem 
elektrischen  Strom  einen  gewissen  Wider 
stand  entgegen  und  wurden  infolge  dessen 
und  durch  den  Einfluss  der  gebildeten 
alkalischen  Flüssigkeit  durchlöchert,  so  dass 
sic  aufhörten  zu  wirken.  Eine  Anzahl  er 
tciltcr  Patente  betrifft  daher  Verbesserungs- 
Vorschläge  für  Diaphragmen,  die  auf  Aus- 
wahl besonderer  Stoffe  und  auch  auf 
besonderer  Anordnung  beruhen  (Patente 
63116,  64671,  7 1 37S.  73688,  78732,  79258. 
80454,  82352,  85154,  86101,88681,89980, 
117050). 

Fis  war  nicht  möglich,  die  elektrolytische 
Zersetzung  bis  zur  vollständigen  Umwandlung 
des  gelösten  Alkalichlorids  zu  treiben,  viel- 
mehr konnte  wegen  der  sonst  in  zu  be- 
deutendem Masse  stattfindenden  Wasser- 
zersetzung  unter  gleichzeitiger  verringerter 
Leitungsfahigkeit  des  Elektrolyten  nur  ' , 
bis  * ,,  des  angewandten  Chloralkaliums  in 
seine  Bestandteile  zerlegt  werden,  so  dass 
man  genötigt  war,  eine  schwierige  Trennung 
des  nnzersetzten  Halogcnsalzes  von  dem 
Alkalihydroxyd  vorzunehmen.  Deshalb  und 
wegen  der  Unvollkommenheiten  der  Dia 
phragmen  vermieden  andere  Eifinder  die 
Anwendung  der  letzteren,  indem  sic  als 
Kathode  ein  Metall  auswahlten,  das  sich 
mit  dem  Alkalimetall  verbindet.  Durch  den 
auf  diese  Wei-e  erreichten  Fortfall  der 
sekundären  Wasserzcrsetzung  wurde  die 
Scheidung  des  Kathodenraums  von  dem 
Anodenraum  unnötig,  und  die  ent-tandene 
Verbindung  des  Alkalimetalls  mit  dem 
Kathodenmetall  konnte  ausserhalb  der 
elektrolyti-chcn  Zelle  zur  Gewinnung  des 
ersteren  als  Hydroxyd  und  zur  Wieder 
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gewinnung  des  letzteren  wieder  getrennt 
werden,  so  dass  nur  eine  beständige  Er- 
gänzung des  zersetzten  Halogensalzes  vor- 
zunehmen  war.  Als  passendes  Kathoden- 
metall  erwies  sich  Quecksilber;  dieses  bildet 
mit  dem  Alkalimetall  ein  Amalgam,  das  mit 
Wasser  zu  Quecksilber,  Alkalihydroxyd  und 
Wasserstoff  zerlegt  wird.  Diese  Benutzung 
des  Quecksilbers  als  Kathode  war  bereits 
früher  bekannt  geworden.  Die  erteilten 
Patente  beziehen  sich  daher  zumeist  auf  die 
Anordnung  elektrolytischer  Zellen  mit  Queck- 
silberkathode und  auf  die  Einrichtungen  zur 
Entfernung  und  Zerlegung  des  Alkalimetall- 
Amalgams.  Insbesondere  ist  dabei  das 
Patent  64409  zu  erwähnen,  welches  zuerst 
die  Anwendung  von  Kathoden  schützt,  welche 
aus  einer  fliessenden  oder  bewegten  Queck- 
silberschicht gebildet  werden,  um  auf  diese 
Weise  den  Widerstand,  welcher  durch  das 
abgeschiedene  Wasserstoffgas  und  die 
elektromotorische  Gegenkraft  des  abge- 
schiedenen Metalls  erzeugt  wird,  zu  über- 
winden. Dieser  Weg  erschien  so  gangbar, 
dass  er  in  einer  grossen  Anzahl  Patente 
weiter  ausgebildet  wurde  (Patente  67851, 
70007,  73224,  73304,  77064,  78906,  80212, 
80300,  83539,  85360,  86567,  88230,  89902, 
90637,  95791,  96020,  100560,  102774 

u.  s.  w.). 

Auch  bei  Anwendung  von  Quecksilber- 
kathoden blieben  störende  Hindernisse. 
Wurden  ruhende  Quecksilberkathoden  an- 
gewendct,  so  veranlasste  das  auf  dem 
Quecksilber  gebildete  und  auf  seiner  Ober- 
fläche schwimmende  Amalgam  Störungen 
in  der  Stromleitung;  auch  verhinderte  es 
das  unter  ihm  liegende  Quecksilber,  sich  mit 
dem  gebildeten  Alkalimetall  zu  amalgamieren. 
Wurden  fliessende  Quecksilberkathoden  be- 
nutzt, so  konnte  eine  volle  Ausnutzung  des 
elektrischen  Stroms  nicht  erreicht  werden, 
weil  es  nicht  gelang,  die  Kathodenoberfläche 
in  ihrer  Grösse  entsprechend  der  Anodenober- 
fläche aus7ubildcn.  Zudem  erforderte  die  Be- 
schaffung grösserer  Mengen  von  Quecksilber 
einen  erheblichen  Kostenaufwand.  Es  wurde 
deshalb  von  einigen  Erfindern  versucht, 
ohne  Diaphragma  und  mit  Benutzung  der 
gewöhnlichen  Eisenkathode  zu  elektrolysieren 

(Patente  57670,  76115,77349.81792,  84547, 
85818,  107917,  114739). 

In  ganz  anderer  Weise,  als  bisher  an- 
gegeben, wird  nach  den  Patenten  78001 
und  79435  elektrolysiert,  indem  hier  die 
Chloralkalien  nicht  in  wasserlöslichem,  sondern 
in  feuerflüssigem,  geschmolzenem  Zustand 
als  Elektrolyte  verwendet  werden.  Es  wird 
als  Kathode  geschmolzenes  Blei  benutzt. 


das  mit  dem  Alkalimetall,  ähnlich  wie  Queck- 
silber, eine  Legierung  bildet,  die  ausserhalb 
der  Zelle  beliebig  zersetzt  werden  kann. 
Nach  Patent  68335  bestehen  die  Kathoden  aus 
Eisen  oder  Nickel,  und  durch  Zusatz  von  Fluor- 
natrium oder  kalium  zu  dem  geschmolzenen 
Alkalichlorid  soll  bei  eigenartiger  Anordnung 
der  Vorrichtung  metallisches  Natrium  oder 
Kalium  erhalten  werden.  Die  Patente  70371, 
73364,  107226,  117358  behandeln  die  Zer- 
setzung der  Alkalibleilegierung,  sowie  Elek- 
troden für  feuerflüssige  Elektrolyse.  Die 
dieser  entgegenstehenden  Schwierigkeiten 
sind  in  der  Natur  der  bei  der  grossen  Hitze 
anzuwendenden  Vorrichtung  und  in  grossen 
Verlusten  an  elektrischer  Energie  begründet. 

Elektrotechnik  (Klasse  21). 

Das  Verhältnis  der  Patenterteilungen 
zu  der  Zahl  der  Anmeldungen  ist  in  Klasse 
21  zurückgegangen.  Während  in  den  Jahren 
1S81  bis  1890  47  Patente  auf  je  100  An- 
meldungen erteilt  wurden,  beläuft  sich  diese 
Ziffer  für  die  Jahre  1891  bis  1900  nur 
auf  33. 

Viele  Anzeichen  sprechen  dafür,  dass 
diese  Verschiebung  nicht  auf  eine  schärfere 
Prüfung  zurückzuführen  ist,  sondern  dadurch 
sich  erklärt,  dass  mit  der  günstigen  Ent- 
wicklung der  Industrie  eine  steigende  Zahl 
von  unberufenen  Anmeldern  auftaucht,  welche, 
angelockt  durch  die  hervorstechenden  Er- 
folge einzelner  Erfinder,  den  Versuch  machen, 
Patente  zu  erlangen,  ohne  Erfindungen  ge- 
macht zu  haben. 

Diese  Auflassung  findet  eine  beachtens- 
werte Beleuchtung,  wenn  man  einzelne, 
enger  abgegrenzte  Fachgebiete  vergleicht. 
So  haben  in  der  Klasse  21b  (galvanische 
Elemente,  Akkumulatoren  u.  s.  w.)  inner- 
halb der  Jahre  1898  bis  einschl.  1900  nur 
27  °/(  aller  Anmeldungen  zu  Patenten  ge- 
führt, während  sich  die  entsprechende  Ziffer 
für  Klasse  2 1 e (elektrische  Messgeräte)  auf 
48  •/,  stellt.  Die  Erklärung  kann  un- 
gezwungen in  dem  Umstand  gefunden  werden, 
dass  im  letzteren  Fach  hauptsächlich  wissen- 
schaftlich gebildete  Fachmänner  erfinderisch 
thätig  sind,  während  das  erstgenannte  Gebiet 
rohen  Versuchen  leicht  zugänglich  ist,  daher 
eine  grosse  Zahl  von  Unberufenen  anreizt. 

Auffallend  ist,  dass  die  in  Klasse  2le 
ermittelte  Verhältniszahl  fast  genau  mit  der- 
jenigen übercinstimmt,  die  sich  in  den 
Klassen  42  und  83  (physikalische  Instrumente 
und  Uhren)  in  grosser  Gleichmässigkeit  er- 
giebt-  Auch  diese  Gebiete  werden  in  der 
Regel  nur  von  Fachleuten  im  engeren  Sinne 
bearbeitet. 
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Der  ganze  Zeitabschnitt  von  t88o  bis 
1900  ist  für  die  Klasse  21  von  besonderer 
Bedeutung,  «eil  er  fast  die  vollständige 
Entwicklung  der  modernen  Elektrotechnik 
umfasst.  Seit  1880  bildet  die  Elektrotechnik 
ein  selbständiges  Industriegebiet.  Das  Wort 
»Elekrotcchnik«  ist  selbst  erst  um  diese  Zeit 
von  Werner  Siemens  erfunden  worden. 
Vorbereitet  war  diese  Entwicklung  durch 
die  kurz  vorausgegangenen  Erfindungen  des 
Fernsprechers,  derülühlampe,  der  Difiercntial- 
bogenlampc;  rein  äusserlich  kennzeichnet 
sich  ihr  Anfang  durch  die  Ausstellungen  in 
I’aris  1881,  München  1882,  Wien  1883. 
Ganz  entsprechend  macht  sich  in  der  Zahl 
der  Patentanmeldungen  im  Jahre  1882  eine 
sprungweise  Zunahme  bemerkbar.  Wahrend 
ihre  Gesamtzahl  in  den  Jahren  1877  bis 
1880  nur  405  und  im  Jahre  1881  195  be- 
Klasse 

21b)  Galvanische  Elemente,  Sammler, 

Thermoelemete 

2tc)  Leitungs-  und  Installationswesen 
2td)  Maschinen,  Motoren,  Verteilungs- 
systeme   

2t  e)  Messtechnik 

2t  h)  Wärmeerzeugung 

Das  Gebiet  der  galvanischen  Elemente 
und  Akkumulatoren  (Klasse  21b)  ist  das 
einzige  innerhalb  der  elektrotechnischen 
Klasse,  das  bereits  den  Höhepunkt  in  der 
Zahl  der  Anmeldungen  überschritten  hat. 
Wie  bereits  erwähnt,  ist  gerade  dieses  Feld 
ein  Sammelplatz  für  zahlreiche  Anmeldungen 
Unberufener;  ihren  zum  Teil  übertriebenen 
Hoffnungen  hat  die  wirtschaftliche  Ausbeute 
der  erteilten  Patente  nur  in  vereinzelten  Fallen 
entsprochen.  Infolge  dessen  scheint  all- 
mählich eine  Ernüchterung  eingetreten  zu 
sein  und  es  hat  nunmehr  eine  etwas  ruhigere 
Entwicklung  Platz  gegriffen. 

Da  das  Faurc- Patent  (19026)  jahrelang 
in  Deutschland  nicht  zur  Geltung  gebracht 
worden  «’ar,  hatte  sich  neben  dem  Patent 
stillschweigend  eine  nicht  unbeträchtliche 
Industrie  entwickelt.  Der  spätere  Besitz- 
wechsel führte  zur  Anerkennung  des  Patents, 
und  dieses  hat  von  da  an  bis  zu  seinem 
natürlichen  Ablauf  die  Akkumulatorenindustric 
in  Deutschland  beherrscht. 

Bei  den  in  dieser  Zeit  erteilten  Patenten 
handelte  es  sich  daher  nicht  um  die  Grund- 
lage der  Sammler,  sondern  um  Verbesserungen 
der  Massetrager  (z.  B.  Patente  54371,  61656, 
63433-  7475*)-  um  Aenderungen  in  der 
Zusammensetzung  und  Formierung  der  Masse 
(Patente  7 5 348.  78865,  80527  u.  a.)  oder  um 
den  ausseren  Aufbau,  die  Gestaltung  der  Ge- 
fasse,  Herstellung  guterStromzufuhrungu.  s.w. 


trug,  steigt  sie  1882  auf  335  und  hält  sich 
auf  ungefähr  der  gleichen  Höhe  bis  zum 
Jahre  18S6. 

Die  Bedeutung  dieser  Zeit  ist  auch  in 
Bezug  auf  den  Inhalt  der  erteilten  Patente 
zu  erkennen;  denn  von  allen  Patenten,  die, 
aus  der  Zeit  von  1877  bis  1886  stammend, 
die  längste  mögliche  Lebensdauer  von  15 
Jahren  erreicht  haben  — ihre  Zahl  beträgt 
27  — , stammen  15  aus  den  Jahren  1880, 
188t,  1882. 

Von  allen  27  bis  zum  Ablauf  der  ge- 
setzlichen Schutzfrist  aufrecht  erhaltenen 
Patenten  beziehen  sich  6 auf  Akkumulatoren 
(aus  1881  — 1885),  Fa u re,  de  Khotinskyu.a. 

Wie  sich  der,  seit  1896  bemerkbare 
Aufschwung  auf  die  einzelnen  Unterklassen 
verteilt,  geht  aus  nachstehender,  bis  1894 
zurückgeführten  Zusammenstellung  hervor: 


1894 

1895 

1896 

<897 

1898 

1899 

1900 

106 

<53 

‘36 

216 

242 

<97 

208 

120 

124 

<78 

<83 

267 

376 

368 

<39 

'<5 

<36 

148 

<75 

<95 

199 

45 

48 

53 

9* 

105 

< < 7 

<49 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5° 

Der  Wettbewerb  zeitigte  auch  Versuche 
zur  Herstellung  von  Sammlern  nach  dem 
älteren  Plantötypus  (Patente  66662,  84423, 
86237,  86459  u.  a.),  von  denen  jedoch 
keiner  zu  einem  Sammler  von  der  Bedeutung 
des  Fauretypus  führte. 

Als  dann  im  Jahre  1896  das  Faure- 
Patcnt  durch  Zeitablauf  seine  Gültigkeit 
verlor,  häuften  sich  die  Anmeldungen  auf 
neue  oder  angeblich  neue  Zusammcnstel 
lungen  und  Mischungen  zur  Herstellung 
wirksamer  Massen  für  elektrische  Sammler 
in  auffallender  Weise. 

Die  inzwischen  vereinzelt  auftretenden 
Bestrebungen,  andere  Stoffe  als  Blei  zur 
Grundlage  eines  elektrischen  Sammlers  her- 
anzuziehen, erhielten  einen  lebhaften  Anstoss 
durch  die  Einführung  elektrischer  Strassen- 
bahnen  und  Wagen;  man  suchte  nach  einem 
Akkumulator,  der  möglichst  leicht  sein  sollte. 
Neuerdings  ist  diese  Aufgabe  in  den  Patenten 
110210  und  113726  behandelt  worden 

Ferner  bemühte  man  sich,  die  Wider- 
standsfähigkeit der  Sammlerplatten  gegen 
die  in  den  Strassenbahnen  auftretenden  Er- 
schütterungen zu  heben,  und  kam  dabei  zum 
Teil  wieder  auf  die  nach  Plant*  aus  reinem 
Blei  hergestelltcn  Sammlcrplatten  zuruck, 
denen  durch  Bearbeitung  mit  besonderen 
Werkzeugen  oder  durch  besondere  Giess- 
verfahren auch  auf  chemischem  Wege  e:ne 
möglichst  grosse  Oberfläche  gegeben  wurde 
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Ein  Teil  der  Patente,  die  diese  Bestrebungen 
veranschaulichen,  fällt  indessen  in  die  Klassen 
31  (Giesserei),  sowie  48  und  49  (chemische 
und  mechanische  Metallbearbeitung). 

Wenn  auch  die  Sammler  weitaus  den 
grössten  Raum  einnehmen,  so  sind  doch 
auch  die  galvanischen  Elemente  durch  neue 
Eitindungen  vei  bessert  worden.  Das  Be- 
dürfnis nach  einer  einfacheren  Behandlungs- 
art der  für  Fernsprecher  und  häusliche 
Zeichengebung  benötigten  Elemente  hatte 
schon  frühzeitig  zur  Erfindung  der  Trocken- 
elemente Anlass  gegeben  (Patent  48448). 
Ihre  weitere  Ausgestaltung  behufs  Verein- 
fachung im  Aufbau  und  Steigerung  ihrer 
Leistungsfähigkeit  und  Lebensdauer  war  der 
Gegenstand  vieler  Patentanmeldungen  (Patente 
54251,  60868,  8S613,  94673,  99373). 

Andere  nach  Klasse  21b  gehörige  Auf- 
gaben, wie  die  Ausg  staitung  der  Thermo- 
saulen  (Patente  59676,  59693)  oder  die  Er- 
zeugung von  Elektrizität  unmittelbar  aus 
Brennstoffen  haben  nach  kurzen  Anläufen 
eine  auffallend  spärliche  Bearbeitung  von 
Seiten  der  Erfinder  erfahren  (Patente  88704, 
92327,  106231;  48829,  53868,  57316, 

88327)- 

In  deutlicher  Weise  spiegeln  sich  in 
den  Patenten  die  Fortschritte  wieder,  die  in 
Bezug  auf  den  Aufbau  des  Ankers  der 
Gleichstrommaschine  und  in  Bezug  auf  die 
Verbesserung  seiner  Wirkungsweise  gemacht 
worden  sind.  Ankerrückwirkung  und  Funken- 
bildung am  Kommutator  spielen  eine  sehr 
grosse  Rolle  in  den  Patentanmeldungen. 
Zur  Beseitigung  dieser  störenden  Neben- 
wirkungen sind  teils  besondere  Wickelungs- 
arten des  Ankers,  teils  Hülfsspulcn  auf  Pol- 
schuhen oder  Magnetschenkeln,  teils  beson- 
dere Formgebungen  der  Polschuhe  oder 
Hülfspole  verschiedener  Art  herangezogen 
worden. 

Einen  breiten  Raum  im  Gebiet  elek- 
trischer Messgeräte  nehmen  die  Elcktrizitäts- 
zähler  ein. 

Von  Edison  wurden  zuerst  die  che- 
mischen Wirkungen  des  Stromes  zur  Fest- 
stellung der  gelieferten  Elektrizitätsmengen 
benutzt,  wobei  entweder  festes  Metall  nieder- 
geschlagen wurde  (Patente  16661,  18671, 
20823.  23909.  24331.  47661,  76722, 


103390.  105979),  oder  Gase  entwickelt 

wurden  (Patente  17921,  56092,  57090, 

70506,  76392,  120812).  Diese  Art  von 
Zählern  wurde  jedoch  bald  verdrängt  durch 
solche,  welche  auf  rein  mechanischen  Strom- 
wirkungen beruhen.  Unter  den  überaus  ver- 
schiedenartigen Vorschlägen,  die  in  dieser 
Richtung  hervortraten,  haben  sich  haupt- 
sächlich drei  Grundgedanken  als  bedeutungs- 
voll erwiesen,  die  Beeinflussung  einer  Uhr 
durch  den  zu  messenden  Strom,  die  Aus- 
bildung eines  Elektromotors  als  Zähler  und 
die  Verbindung  eines  irgendwie  angetrie- 
benen Laufwerks  mit  einem  davon  unab- 
hängigen Messgerät  in  der  Weise,  dass  die 
Angaben  des  letzteren  in  bestimmten  Zeit- 
abschnitten mechanisch  zusammengezählt 
werden. 

Die  Eigenschaft  des  elektrischen  Stromes, 
in  Leitungswiderständen  einen  grossen  Teil 
seiner  Energie  in  F'orm  von  Warme  an  die 
Umgebung  abzugeben,  hat  in  der  Berichtszeit 
ausgedehnte  technische  Anwendung  gefunden 
und  zu  einer  grossen  Anzahl  von  Patenten 
geführt,  die  die  zweckmässige  Ausführung 
dieser  Energieumsetzung  und  Ausnutzung 
der  entstehenden  Wärme  zum  Bearbeiten 
von  Metallen  (elektrisches  Schweissen  und 
Loten),  zum  Heizen  und  Kochen  und  ins- 
besondere in  den  elektrischen  Oefen  für 
manche,  sonst  schwer  durchführbare  Schmel- 
zungen, sowie  vor  allem  zur  Darstellung 
des  Calciumcarbids  zum  Gegenstand  haben 
und  die  bis  zum  Jahre  1900  in  den  Klassen 
12,  18,  32,  34,  36,  40,  49  u.  a.  zu  finden 
sind.  Seit  1900  sind  alle  Patente,  soweit 
sie  sich  auf  die  besondere  Art  der  elek- 
trischen Wärmeerzeugung  beziehen,  in  der 
Klasse  21h  vereinigt. 

Im  Anschluss  an  Klasse  21  ist  die  in 
Klasse  48  a behandelte  Galvanoplastik  und 
GalvanO'tegie  zu  erwähnen.  Zu  den  meist 
besprochenen  Neuerungen  auf  diesem  Gebiet 
gehört  der  Vorschlag  von  Elmore,  den 
elektrolytischen  Niederschlag  im  Bade  durch 
mechanischen  Druck  zu  verdichten  (Patente 
49312,  59933.  63838,  64421,  67947,  71750. 
71811,  71831).  Es  werden  auf  diese  Weise 
u.  a.  nahtlose  Kupferrohre  von  grossen  Ab- 
messungen hergestellt,  allerdings  mit  beträcht- 
lichem Zeitaufwand. 


Jahr 

Ge 

Zu  Klasse  2 1 : 

1891  | 

1892 

•893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898  [ 

1899  190O  ! 

zahl 

Patentanmeldungen 

567 

563 

575 

603 

666 

724 

931 

1213 

1410 

1565 

8817 

Patenterteilungen 

231 

2CX) 

229 

246 

254 

211 

230 

265 

439 

590 

2904 

Auf  100  Anmeldungen 
kommen  Erteilungen 

4i 

37 

, 

40 

41 

38 

29 

25 

22 

31 

38 

33 
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Ueber  ein  neues  System  der  Entnahme  von 
Gleichstrom  aus  Wechselstrom  netzen.  Kram 
Jos.  Koch.  (ELktroi.  Zeitschr.)  XII.  41. 
I>ie  genauere  Kenntnis  der  Wechselströme 
datiert  bekanntlich  erst  seit  einigen  Jahren.  Wah- 
rend der  Glcirhstrom  bereits  in  allen  seinen 
Eigenschaften  bekannt  war,  wusste  man  zuerst 
nm  dem  Wechselstrom  nichts  Rechtes  anrufangen. 
Man  hielt  ihn  langt-  Zeit  für  ein  unerwünschtes 
Produkt  der  Induktion,  und  man  war  eifrig  be- 
strebt den  Wechselstrom  durrh  geeignete  Kommu- 
tierung in  eie.  n Gleichstrom  umzuwandeln. 
Dieses  Gleichrichten  des  Wechselstromes  erfolgt 
bekanntlich  durch  einen  synchron  rotierenden 
Stromwender.  Dieses  Verfanren  stO'St  jedoch 
aut  erhebliche  Schwierigkeiten,  aussculeni  ist  es 
praktisch  fast  unmöglich,  ein  präzises  Schliessen 
und  Oeffnen  des  Stromes  genau  in  den  Momenten 
der  Spnnnungsglcichheit  zwischen  Batterie  und 
Lade-Impuls  ru  bewirken.  ßciZulassung  stärkerer 
Strome  entstehen  am  Stromwender  erhebliche 
Licht  trogen,  welche  die  Kontaktteile  zerstören  und 
den  Nutzeffekt  ungünstig  beeinflussen. 

Das  neue  Verfahren  von  F.  J.  Koch  zur  Um- 
wandlung von  Wechselstrom  in  Gleichstrom  ist 
durch  folgende  Punkte  wesentlich  charakterisiert: 
Zur  Entnahme  von  Gleichstrom  aus  einer 
Wechsel  Stromquelle  verwendet  der  Verfasser  einen 
synchron  arbeitenden  Unterbrecher,  der  Uusscr- 
lich  einem  für  starke  Strome  und  schnelle  Arbeit 
eingciichteten  polarisierten  Relais  gleicht,  das  in 
Fig.  58  schematisch  dargcstcllt  ist. 


Wird  dieser  polarisierte  Unterbrecher  mittels 
eines  Wech-elstromes  üblicher  Pciiodenzahl  er- 
regt, so  schwingt  der  Anker  A bei  geeigneter 
Gestaltung  synchron  zur  Phase  dieses  Stiomes, 
und  der  durch  den  Kon'aktC  geleitete  Wechsel- 
strom gleicher  Phase  wird  innerhalb  einer  jeden 
Periode  einmal  geschlossen  und  unterbrochen. 
An  den  auftretenden  Kontaktfunken  kann  man 
erkennen,  dass  Schliessung  und  Oeflhung  nicht 


in  die  Augenblicke  des  Nullwcrtes  der  Wechsel- 
stromspannung fallen.  Der  zeitliche  Verlauf  des 
erhaltenen  unterbrochenen  Stremes  kann  mittels 
der  Braun' sehen  Rohre  beobachtet  werden  (s. 
E.  T.  Z.  1901,  Heft  10).  Bei  dem  so  erhaltenen 
Strom  eilt  der  Unterbrecheranker  in  seiner  Phase 
der  Wechselstromphasc  nach,  wie  die  Kunen  in 
Fig.  59  zeigen.  Dieses  Nach,  den  ist  eine  Ursache 
der  Selbstinduktion  der  Umerbrecherspulen,  der 
Hysteresis  des  Eisens  und  der  mechanischen 
Trägheit  der  Ankermasse. 


Fig-  59- 


Einen  pulsierenden  und  intermittierenden 
Gleichstrom  erhalt  man,  wenn  man  in  den  Erreger- 
weg in  Serie  mit  den  Umerbrecherspulen  einen 
Kondensator  schaltet;  dabei  muss  dcs-cn  Kapa- 
zität so  g<  wählt  sein,  dass  sowohl  die  Selbst- 
induktion der  Spulen  unschädlich  gemacht  wird, 
als  auch  der  Erregersttom  entsprechend  der 
Hystere-is  des  Eisens  und  der  mechanischen 
Trägheit  des  Ankers  in  seiner  Phase  der  Hanpt- 
siromphase  voreilt  Ist  dies  der  Fall,  so  ver- 
schwinden auch  die  Kontaktfunkcn,  oder  der 
Strom  nimmt  die  in  Fig.  60  gezeichnete  Kurven- 
form an.  Die  Schliessungs-  und  Oeffnungszeiten 
liegen  genau  in  den  Augenblicken  des  Nullwertes 
der  Wcchselstromspannung. 

A /V 

Fig.  60. 

Um  diesen  Gleichstrom  zur  Ladung  von 
Akkumulator,  n verwenden  zu  können,  wurden 
die  Unterbrecherschenkel  mit  einer  zweiten  Be- 
wickelung versehen  und  diese  mit  ihren  Enden 
derart  an  die  zu  ladende  Batterie  gelegt,  dass 
die  Spannung  der  Batterie  der  induzierenden 
Wirkung  des  Wechsclstromimpulscs  in  latde- 
richtung  entgegen wi>  kt.  Bei  geeigneter  Dimen- 
sionierung dieser  sekundären  Bewickelung  wird 
erreicht,  dass  nur  der  Spannung- Überschuss  des 
Wechselst  romnuizimpulscs  gegenüber  der  Batterie- 
klemmenspannung  koniaktschli.  ssend  wirkt,  wo- 
durch eine  vollkommen  automatische  Regulierung 
des  Unterbrechers  aut  Batterirspannung  und  ein 
vollkommen  tunkenlu-cr  Kontakt  tur  alle  Batterie- 
Spannungen  erreicht  wird.  Die  Schliessungs- und 
( teffnungsmomente  liegen  genau  in  den  /.eilen 
der  Spannungsglrii  hhnt  zwischen  Batterie  und 
Wechselstrom.  Infolge  der  zeltrauliemlen  und 
umständlichen  Abstimmung  des  Kondensators 
wurde  die  Kapazität  relativ  klein  bemessen  und 
die  dadurch  hervo. gerufene  Siromvornlc  im  Er- 
regerw  eg  durch  eine  Spule  variabler  Selbstinduk- 
tion auf  das  geeignete  Mass  zurückgefuhrt.  Durch 
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Verschieben  des  Eisenkernes  dieser  HilfVspule 
kann  der  Unteibrecher  sofort  auf  funkenlosen 
Gang  eingestellt  werden. 

Im  Falle,  dass  die  Klemmenspannung  sich 
der  Mittelstromspannung  nähert,  so  werden  die 
Schliessungszeilen  gegenüber  den  Oeffnungszeiten 
sehr  kurz,  und  der  Anker  flihrt  eine  stark  hinkende 
Bewegung  aus,  die  leicht  Storungen  verursacht. 
Diese  würden  dadurch  vermieden,  dass  man  vor 
den  ganzen  Apparat  eine  Drosselspule  massigen 
Potentials  schaltet,  welche  zwar  den  schwachen 
Erregerstrom  praktisch  gar  nicht  beeinflusst,  wohl 
aber  während  der  Dauer  des  Kontaktschlusses 
eine  Phasenverschiebung  im  ganzen  Apparat  und 
dadurch  eine  Verzerrung  desLadestromimpulscsin 
der  Richtung  der  Zeit,  eine  Ladepulsverlängerung 
herbeilührt. 


Fig.  6r. 


Die  in  Fig.  6r  punktiert  gezeichneten  Kurven 
stellen  die  Stromform  dar  ohne  Anwendung  der 
Drossel,  die  ausgezogenen  mit  Anwendung  der 
Drossel.  Sie  zeigen,  dass  die  Oeffnungs-  und 
Schliessungszeiten  gleiche  Dauer  besitzen.  Die 
Drosselspule  beeinflusst  infolge  ihrer  Einschaltung 
vor  den  Apparat  während  der  Dauer  der 
Schliessungen  sowohl  den  Haupt-  wie  den  Erreger- 
strom in  gleicher  Weise. 

Die  Schaltung  des  Apparates  ist  in  Eig.  58 
schematisch  dargestellt.  Von  der  WechselstTom- 


quelle  T,  welche  durch  den  dop|ielpoligcn  Schalter 
H abgeschaltet  werden  kann,  führt  die  eine 
Leitung  durch  die  Hauptstromdrosselspule  D nach 
dem  dreikontaktigen  Schalter  S,  mittels  dessen 
sie  gleichzeitig  an  den  positiven  Pol  der  zu 
ladenden  Batterie  und  an  die  Unterbrecher- 
Bewickelung  anschliesst.  Gleichzeitig  legt  der 
Schalter  S die  sekundäre  Schenkelbewickelung 
des  Unterbrechers  an  die  Klemmen  der  Batterie. 
Die  andere  Werhselstromleitung  führt  durch  den 
\nlasser  R zum  AnkcrlagerL,  von  da  durch  den 
Anker  A und  Unterbrecherkontakt  C zum  negativen 
Pol  der  Batterie. 

Die  sekundäre  Schenkelbewickelung  ist  mit 
ihren  Enden  unter  Vorschaltung  des  Widerstandes 
W mit  der  Klemmen  der  Batterie  B verbunden. 
Der  Erregerstromweg  zweigt  vorn  Schalter  S ab, 
führt  durch  den  Kondensator  K in  den  ihn  über- 
briiekenden  Widerstand  W,  durch  die  variable 
Selbstinduktionsspule  P zu  den  Erregerspulen  und 
von  da  zur  Wechsel-Stromquelle  zurück. 

Ueberdie  praktische  Ausführung  des  Apparates 
werden  wir  unseren  Lesern  später  erschoptende 
Angaben  geben,  sobald  uns  vom  Verfasser  nähere 
Details  zugegangen  sind. 

Die  Firma  Nostitz  & Koch  in  Chemnitz  ist 
zur  Zeit  mit  der  Konstruktion  eines  Gleichrichters 
beschäftigt,  der  ermöglicht,  einem  Wechselstrom- 
transforrnator  einen  niedrig  gespannten  Gleich- 
strom bis  zu  500  Ampere  für  elektrochemische 
Zwecke  zu  entnehmen.  Wir  behalten  uns  vor, 
Uber  diesen  Apparat,  der  ftlr  unseren  Leserkreis 
besonderes  Interesse  haben  dürfte,  z.  Zt.  eingehend 
zu  berichten. 


PATENTBESPRECHUNGEN . 


Elektrischer  FIQssIgkettsunterbrecher.  — Ge- 

brüder  Ruhstrat  in  Cottingrn.  — L>.  K.  P.  No.  12745a. 

In  einer  durch  Ventil  zu  trennenden  h lü«sigkcits- 
säule  sind  zwei  Elektroden,  welche  zweckmässig  aus 
Akkumulatorenplatten  bestehen,  so  angeordnet,  dass 
die  durch  den  Strom  frei  werdenden  Gase  eine  an- 
dauernde Bewegung  des  Veniilkörpers  und  damit  ein 
andauerndes  Oeffnen  und  Schliessen  des  Stromes  be- 
wirken. 

Verfahren  zur  Herstellung:  von  Metallnieder- 
sehlägren  unter  Benutzung:  von  Alumintum- 
oder  Magneslumkontakten.  — Elektro-Me- 
tallurgie,  G.  m.  b.  H.,  in  Berlin.  — D.  R.  P. 
No.  127464. 

Zur  Herstellung  von  Nickelniederschlägcu  hat  sich 
nachstehende  Zusammensetzung  des  Hades  als  zweck- 


mässig erwiesen: 

Wasser 30  I 

Nickclchlorür  ......  0.4  kg 

Natriumpyrophospbut  ...  7.0  „ 

Chlorammonium  .....  0,6  „ 

Natriumkarbonat 0,25  . 

Ammoniumkarbonat  ....  0,2$  „ 


Die  Wirkungsweise  der  einzelnen  Stoffe  ist  die 
folgende:  Das  Natriumpyrophosphat  bewirkt  vornehmlich 
die  Erzeugung  einer  stets  blanken  Angriffsfläche  der 


Konlaktsubstnnz.  Natriumkarbonat  und  Ammonium* 
korhonat  stellen  die  unbedingt  erforderliche  alkalische 
Reaktion  de»  Bade*  her  und  erzeugen  durch  ihre  Ein- 
wirkung auf  das  Kontaklmetall  den  lokalen  elektrischen 
Strom ; Chlorammonium  ist  zur  Erzeugung  einer  mög- 
lichst guten  Leitfähigkeit,  also  als  Leitsali,  angewendet. 
Die  Verhältnisse  müssen  in  ziemlich  engen  Grensen  eio- 
gchalten  werden,  wie  sich  durch  vielfache  Versuche  er- 
geben hat.  Es  ist  dagegen  xulässig,  die  einxelnen  Stoffe 
durch  gleichwertige  oder  ähnlich  wirkende  Körper  zu 
ersetzen,  so  dass  also  die  Anwendung  von  Alkalipyro- 
phosphuten  oder  Phosphaten,  sowie  von  anderen  Alkali- 
karbonaten oder  alkalisch  reagierenden  Verbindungen 
gleichfalls  zulässig  ist. 

Bei  der  Herstellung  eines  Kobaltbades  ist  das  oben 
erwähnte  Nickelsalz  nur  durch  das  entsprechende  Kobalt- 
salz xu  ersetzen. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Kupfer-,  Zink-, 
Messing-,  Bronze-Nlederschlfigen  unter  Be- 
nutzung von  Aluminium-  oder  Magnesium- 
kontakien-  Elektro-Metallurg  ic(,  u.  in.  b.  II 
in  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  12S31Q.  (Zusatz  zum 
Patente  No.  127464.; 

Wie  bei  dem  Verfahren  nach  dem  Hauptpatent  ist 
cs  auch  hier  erforderlich,  dem  Bade  eine  stark  alkalische 
Reaktion  durch  Hinxufügung  von  Aetzalkalten  o.  dgl 
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io  erteilen,  um  das  Koniaktmetall  stetig  anzugreifen 
and  za  löten.  Zar  Verhütung  von  Metallabschneidung 
an  dem  Alominum-  oder  Msgnesiumkomakt  wird  hier 
ein  Cyan.ilkali  verwendet,  jedoch  nur  in  der  gerade  zur 
Kemerhaltung  des  Kontaktes  erforderlichen  Menge,  wenn 
nicht  sogleich  der  Metallniederschlag  durch  Flecken- 
bildang  und  Ungleichmäisigkeit  der  Struktur  leiden  soll. 
Die  Verwendung  von  Alkuliphospbat  oder  Pyrophosphat 
ist  bei  den  Bädern  zulässig,  jedoch  nicht  erforderlich 

Verfahren  zur  Herstellung  von  doppelpoligen 
Gefftsselektroden  von  bedeutenden  Grössen- 
verhAltnlssen.  — Schweizer  Akkumulatoren- 
werke Tribelhorn  A.-G  in  Olten,  Schweiz.  — 
D R P.  No.  1274A2. 


Die  doppelpoligen  Gefässclektrodcn  werden  in  Teil- 
stücken h hergestellt,  welche  an  den  rusammenstossen- 
den  verstärkten  Rändern  t>  Federn  m bezw.  Nuten  / 
auf  weisen.  Erst  am  Verwendungsortc  werden  die  Teil- 
stacke  zusammengesetzt  und  die  Fugen  sodann  durch 
V’ergtessen  oder  Verlöten  oder  Verstemmen  der  Ränder 
in  bekannter  Weise  abgedichtet.  Die  Lager  c dienen 
rar  Aufnahme  der  die  Gefässelektroden  von  einander 
isolierenden  Körper,  z.  H.  Kugeln. 

Verfahren  zur  Herstellung  der  Nickeloxyd- 
elektrode bei  alkalischen  Zlnksammlern.  — 

Tltot  Ritter  von  Michalowski  in  Krakau.  — 
D.  K.  T.  No.  127662.  (Zusatz  zum  Patente  No.  1 1 2 35 1 .) 

Daa  gemäss  Patent  112351  za  oxydierende  Nickcl- 
metoll  wird  auf  Drahtnetze  von  Nickel  aus  Losungen 
elektrolytisch  niedergeschlagen,  die  ausser  Nickel  noch 
Zink,  Eisen  und  ähnliche  elektrolytisch  abteheidbare 
Metalle  enthalten.  Die  zusammen  mit  dem  Nickel  nieder- 
geschlagenen Metalle  werden  darauf  chemisch  oder 
elektrochemisch  entfernt,  wobei  ein  poröses,  aber  fest 
zusammenhängendes  Nickelgerüst  zorUckbleibt. 


Vorfahren  zur  Herstellung  von  Azoxykörpern 
auf  elektrolytischem  Wege.  — l srbwcrke 

vorm.  Meister  Lucius  & Brüning  in  Höchst  a.  M 

— D.  R.  P.  No.  127727. 

Die  elektrolytische  Darstellung  von  Azoxykorpern 
aus  aromatischen  Nitrokörpern  in  wässerig  alkalischer 
Suspension  vollzieht  sich  auch,  wenn  man  die  Elektro- 
lyse ohne  Diaphragma  ausfuhrt,  und  zwar  zweckmässig 
unter  Anwendung  einer  Kathode  von  grosser  Oberfläche. 

Galvanisches  Element,  bei  welchem  die  stab- 
förmige  Kohlenelektrode  am  Boden  und  Im 
Deckel  des  Elementgef&sses  festgestellt  Ist. 

— Wilhelm  Erny  in  Halle  a.  S.  — D.  R.  P.  No.  127663. 
Der  Gefässbodcn  besitzt  eine  kegelförmige  Er- 
höhung ay  auf  welcher  das  Ende  6 der  Koblenclektrode 
aofruht  und  durch  die  iihergreifende  eng  anschliessende 


a 


R*.  63. 

üummihulie  c festgehalten  wird.  Durch  diese  Massregel 
ci reicht  man,  dass  die  Kohle  im  Battcriegcfäss  nicht  hin- 
und  hcrpendeln  kann  und  zugleich  vor  Berührung  mit  dem 
sich  am  Boden  absetzenden  Zinktchlamm  geschützt  ist. 

Elektrischer,  durch  Lichtbogenbestrahlung  be- 
triebener Ofen  ln  Gestalt  einer  um  ihre 
Sehwlngungszapfen  drehbaren,  geschlosse- 
nen Birne.  — kam 00  Chavarria-Coutardo  in 
SCvre».  — D.  R.  P.  No.  I277oo. 

Die  Schwingungszapfen,  um  welche  sich  der  einer 
Hctsemer  Birne  ähnliche  Ofen  dreht,  sind  hohl  aus- 
gebildet, um  darch  sie  hindurch  die  Elektroden  in  den 
Ofen  cin.-uf Uhren  Die  Abdichtung  erfolgt  durch  stopf- 
büchsenartige  AbkUhlungsmuflfen  derart,  dass  die  Muffen 
sowohl  dss  Vorrücken  und  Zanickzichen  der  Elektroden 
wie  das  Drehen  der  Zapfen  um  die  Elektroden  er- 
möglichen. 


ALLGEMEINES. 


Eine  Schutzkleidung  gegen  die  Gefahren 
dar  elektrischen  Hochspannung  hat  Professor 
NtkoUaa  Artemicff,  Lehrer  der  Elektrotechnik  an  der 
Inivcrsiiäl  Kiew  und  früherer  Schüler  der  Technischen 
Hocbecholc  zu  Berlin,  erfunden.  Sie  ist  in  Charlotten- 
barg  io  den  Fsbrikräumen  von  Siemens  & Haltke  der 
deokbar  schwersten  Probe  unterworfen  worden  und  hat 
steh  aufs  glänzendste  bewährt.  Das  Prinzip  der  Schutz- 
kleidung beruht  aal  der  allbekannten  Thatsache,  dass 
der  elektrische  Strom  sich  stets  den  besten  Leiter  wählt 


und  den  weniger  guten  Leiter  nicht  berührt  Vun  diesem 
Gedenken  ausgehend,  konstruierte  Professor  Arteimeff 
mit  Hilfe  seiner  Frau  aus  feinem  Messinggewrbc  einen 
Anzug,  der  ihn  vom  Kojd  bis  za  den  Füssen,  ferner 
such  die  Hände  unu  das  (»esuht  vollständig  cinsthlirs«! 
und  begann  dann  m»  Laboratorium  seine  h\ jxnmrote 
Statt  sich  also,  wie  bisher  üblich  war,  mit  (jummihand- 
schuhen  und  Stiefeln  möglichst  .u  isolieren,  d b »uh 
in  einen  schlechten  Leiter  zu  hüllen,  wählte  er  zu  seiner 
Schuizomhüllung  gerade  einen  guten  Leder,  darauf  wer- 
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trauend,  dass  der  elektrische  Strom  diesen  Leiter  an- 
nehmen und  den  schlechten  Leiter,  den  menschlichen 
Körper,  verschmähen  werde.  Seine  Experimente  itn 
Kleinen  fielen  so  zu  seiner  Zufriedenheit  und  der  seines 
Assistenten  aus,  dass  er  beschloss,  die  Versuche  im 
Grossen  anzustellen.  Zu  dem  Zwecke  kam  er  nach 
Berlin  und  trat  mit  Siemens  & lialske  in  Verbindung, 
in  deren  Charlottenburger  Fabrikanlage  die  Versuche 
kürzlich  vor  einer  geladenen  Gesellschaft  stmtfanden. 


Mit  seiner  Schutzkleidung  angethan,  zog  Professor 
Artemieff  aus  Hochspannungsleitungen  von  150000  Volt 
meterlange  Funken  und  ganze  Feuergarben,  nahm  die 
beiden  Pole  dieser  Leitung  in  die  Hände  und  liess  den 
Strom  durch  sich,  d.  h.  seine  Kleidung  hindurch  gehen. 
Ferner  hielt  er  einen  Strom  von  200  Ampere  eine  ganze 
Weile,  450  Ampere  vorübergehend  aus,  wobei  er  nur 
ein  Hitzegefühl  an  den  Händen  und  unter  dem  Arme, 
wo  seine  Schutskleidung  etwas  defekt  war,  verspürte. 

(Kraft  u.  Licht,  Düsseldorf.) 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


RQdorfT,  Dr.  Fr.  Grundriss  der  Chemie  für  den 
Unterricht  an  höheren  Lehranstalten.  Völlig 
neu  bearbeitet  von  Dr.  Kobert  l.Upkc,  Oberlehrer 
am  Dorotheenstädtischen  Realgymnasium  zu  Berlin. 
Mit  294  Holzschnitten  und  zwei  Tafeln.  Zwölfte  Auf- 
lage. Berlin  1902.  Verlag  von  H.  W.  Müller.  Preis 
5 Mk. 

Unter  allen  Lehrbüchern  der  Chemie  bat  sich  das 
Kttdor  ff 'sehe  wohl  mit  am  besten  eingeführt,  weist  es 
doch  so  viele  Vorzüge  suf,  wie  selten  ein  anderes  Werk. 
Die  neue  Auflage  ist  fast  gänzlich  neu  bearbeitet,  doch 
sind  die  Prinzipien,  die  das  Werk  selbst  so  viele  Jahre 
hindurch  auszeichnen,  beibehalten  worden.  Entsprechend 
den  Fortschritten  der  Wissenschaft  wurden  die  Grund- 
lehren der  Thermochemie,  der  Elektrochemie  und  der 
Photochemie  cingefUgt.  Freilich  scheint  uns  der  Ver- 
fasser, der  ja  unsern  Lesern  durch  sein  Werk  »Elektro- 
chemie auf  experimenteller  Grundlage;  rühmlichst  be- 
kannt ist,  etwas  zu  weit  gegangen  zu  sein.  Die  Ionen- 
theorie  steht  noch  lange  nicht  so  über  allen  Zweifeln 
erhaben  da,  dass  man  sie  den  Schülern  einfach  als  Axiom 
predigen  kann.  Es  gehurt  schon  ein  sehr  bedeutendes 
Wissen  und  ein  tiefes  Eindringen  in  die  Suche  dazu,  um 
speziell  auf  diesem  Gebiete  Theorie  und  Hypothese  von 
einander  zu  scheiden.  Vor  einem  kritiklosen  Auditorium, 
wie  Schüler  es  vorstellen,  sollten  nur  sulche  Lehren 
vorgetragen  werden,  deren  Wahrheit  über  jeden  Zweifel 
erhaben  ist.  Im  übrigen  können  wir  bestätigen,  dass 
auch  die  neue  Auflage  ein  wertvolles  Werk  für  den 
Unterricht  darstclU,  insbesondere  schon  deshalb,  weil 
in  ihr  der  Technologie  und  den  naturwissenschaftlichen 


Grundlehren  ein  weiter  Kaum  gewährt  ist.  Das  Ver- 
zeichnis der  Fremdwörter  am  Schlüsse  ist  ja  an  und  ftlr 
sich  eine  verdienstvolle  Arbeit,  aber  sie  trägt  dem  Geiste 
der  modernen  Naturwissenschaft  und  Technik  wenig 
Rechnung  ; es  müsste  gerade  in  den  Schulen  mit  aller  Macht 
darauf  hingewirkt  werden,  dass  diesen  Disziplinen  eine 
selbständige  Stellung  gewahrt  wird,  unabhängig  von  alt- 
philologischer  Pedanterie,  die  lange  genug  hemmend 
auf  jeden  Fortschritt  eingewirkt  hat. 

Stark,  Dr.  Johannes,  Privatdozent  der  Physik  an  der 
Universität  Göttingen.  Die  ElektrlzitÄt  ln  den 
Gasen.  Mit  144  Abbildungen.  Leipzig  1902.  Verlag 
von  Johann  Ambrosius  Barth.  Preis  12  Mk.,  geb. 
13  Mk. 

Dos  Werk  ist  eine  verdienstvolle  Zusammenstellung 
der  gesamten,  über  den  Gegenstand  der  Elektrizität  in 
Gosen  erschienenen  Lilteratur.  Es  ist  eine  Monographie 
von  grösster  Ausführlichkeit,  die  eine  bewunderungswerte 
Summe  von  Arbeit  in  sich  schliesst.  Für  jeden,  der  sof 
diesem  Gebiete  arbeiten  oder  sich  über  dasselbe  unter- 
richten will,  wird  das  Werk  jeden  erdenklichen  Auf- 
schluss bieten.  In  Anbetracht  der  Wichtigkeit  der  Arbeit 
kann  man  Uber  einige  Mängel  derselben,  so  insbesondere 
darüber,  dass  manchmal  zu  weit  nusgcholt  ist  und  dass 
manchmal  die  Diktion  der  nötigen  Klarheit  entbehrt, 
wohl  hinwegsehen,  ebenso  wie  darüber,  dass  sich  bei 
Berücksichtigung  der  Literatur,  so  sorgfältig  sie  auch 
vorgeuommen  ist,  doch  noch  manche  Lücken  ergeben. 
Wir  zweifeln  nicht,  dass  das  Werk  infolge  seiner  Eigen- 
art eine  wertvolle  Bereicherung  der  Bibliothek  eines 
jeden  Physikers  darstellen  wird. 


GESCHÄFTLICHES 


Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri  & Co., 
Baden  (Schweiz).  Auch  für  diese  Gesellschaft  hat 
die  rückgängige  Konjunktur  einen  empfindlichen  Ertrags- 
rückgang mit  sich  gebracht.  Der  Bruttogewinn  beläuft 
sich,  wieder  »Elektrot.  Anz.t  mitteilt,  einschliesslich  der  aus 
dem  Vorjahre  übernommenen  106408  Fr.  auf  2 958206  Fr. 
(im  Vorjahre  4 150  783  Fr.),  wovon  2 514  303  Fr.  (i.  V. 
3 258000  Fr.)den  Bruttofabrikationsertrag  und  1S6032  Fr. 
(i.  V.  446  264  Fr.)  den  Ertrag  an  Effekten  und  Beteili- 
gungen darstellen.  Da  diese  Effekten  und  Beteiligungen 
einen  Buchwert  von  7,69  MilL  Fr.  (i.  V.  7,50  Mill.  Fr.) 
darstellen,  so  haben  dieselben  nur  eine  Verzinsung  von 
2,4  pCt.  erbracht.  Der  Bericht  weist  darauf  hin,  dass 
die  Dividende  der  Aktiengesellschaft  Brown,  Boveri 
8c  Co.  in  Mannheim  von  10  pCt.  auf  4 pCt.  ztirückgc- 
gungen  ist  und  dass  die  Tochtergesellschaft  Motor  in 
Baden  überhaupt  keine  Dividende  (i.  V.  6 pCt.)  ver- 
teilt. Zu  Abschreibungen  auf  die  Aulagekontcn  wurden 
633  680  Fr.  (i.  V.  473240  Fr.)  verwandt  bei  gleichen 
Sätzen  wie  im  Vorjahr;  ausserdem  wurden  auf  Effekten 
204679  Fr.  (i.  V.  154064  Fr.)  abgeschrieben,  die 
Generalunkosten  sind  mit  t 116290  Fr. (i.V.  1090 541  Fr.) 


ebenfalls  etwas  höher  als  im  Vorjahr;  überdies  waren 
für  Zinsen  91  137  Fr.  auszugeben,  während  im  Vor 
jahr  eine  Zinseinnahme  von  118  960  Fr.  zu  verzeichnen 
war.  Der  Reingewinn  belauft  sich  mithin  auf  726  158  Fr. 
gegen  2271008  Fr.  im  Vorjahre.  Die  Dividende  wird 
mit  5 pCt.  (i.  V.  16  pCt.)  auf  das  Aktienkapital  von 
!*»/*  Mill.  Fr.  beantragt,  wobei  der  Gewinnvortrag  von 
101  158  Fr.  sich  nur  wenig  verändert.  Eine  Reihe 
grösserer  Anlagen  wurde  seitens  der  Gesellschaft  abge- 
liefert:  noch  im  Bau  oder  Fertigstellung  befindlich  sind 
die  Anlagen  in  Lyon  (zweiter  Aushau),  das  Elektrizitäts- 
werk Beznan,  Mailand  (Erweiterung),  städtische  Centrale 
Frankfurt  a.  M.  (Erweiterung),  Centrale  der  grossherzog- 
lichen Staatsbahn  in  Mannheim.  Grosse  Erfolge  habe 
die  Gesellschaft  auf  dem  Gebiete  der  Dampfturbinen 
aufzuweisen.  Bisher  habe  sie  17  Dampfturbinen  mit  den 
dazu  gehörigen  Dynamos  für  zusammen  20120  PS  abge- 
liefert, darunter  5000  PS  für  die  Frankfurter  städtische 
Centrale.  8000  PS  für  Mailand  etc.  Rechnerisch  habe  aber  die 
Fabrikation  der  Dampfturbinen  das  diesmalige  Resultat  zu- 
nächst nachteilig  beeinflusst,  indem  darin  ein  positives  Er- 
trägnis dieser  Abteilung  noch  nicht  enthalten  ist,  während 
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alle  Unkosten  and  Abschreibungen  die  Rechnung  voll  be- 
lasteten. Die  Bilanz  weist  an  Zugängen  auf:  Grund- 

stückkonto  173  3*8  Fr.,  Gebäude  361  789  Fr.,  Arbeit»- 
ma sch  men  465523  Fr.,  Werkzeuge  277985  Kr.  etc. 
Danach  figurieren  nunmehr  Grundstücke  mit  t,o8  Mill. 
Kr..  Gebäude  2.14  Mill.  Fr.,  Arbeitsmuschinen  1.63  Mill. 
Fr.,  Werkzeuge  0.28  Mill.  Fr.  Materialien  sind  mit 
2,11  Mill.  Fr.  und  halbfertige  Maschinen  und  Anlagen 
att  1,97  Mill.  Fr.  bewertet,  Effekten  und  Beteiligungen 
stehen,  wie  bereits  erwähnt,  mit  7,69  Mill.  Fr.  zu  Buch. 
Der  Bosten  setzt  sich  zusammen  aus  Besitz  an  Aktien 
der  Mannheimer  Brown,  Boveri-Gesellschaft , der 
Gesellschaft  Motor  und  der  Beteiligung  an  der  neu 
gebildeten  Brown,  Boveri-Gesellschaft  in  Christiania. 
In  Bankguthaben  waren  bei  Schluss  des  Geschäftsjahres 
a.55  Mill.  Fr.  (i.  V.  4,50  Mill.  Fr.)  vorhanden,  und  bei 
Debitoren  standen  6,88  Mil).  Fr.  (I.  V.  6,79  MÜL  Fr.) 
ans.  wahrend  sich  die  Verpflichtungen  auf  8,36  Mill.  Fr. 
um  Vorjahre  7>97  Mill.  Fr.)  beliefen,  ubgesehen  von 
der  1,50  Mill.  Fr.  betragenden  Anleihe.  Die  Reserve 
cathalt  3,81  Mül.  Fr.  bei  1 2 1 9 Mill  Fr.  Aktienkapital. 

Brown,  Boverl  8t  Co.  Aktiengesellschaft, 

Mannheim  Der  Bericht  dictea Unternehmen*  bezeichnet 
•lea  Umsatz  wieder  als  befriedigend.  Das  Fabrikation»- 
kootu  brachte  618517  Mk.  (im  Vorjahre  792413  Mk.), 
•las  Provisionskonto  90  146  Mk.  (5916  Mk.),  wozu 
5 387  Mk.  (i.  V.  ö|  Zinsen  kommen.  Dagegen  stiegen 
die  Gcneraluukostcn  von  vorjährigen  274317  Mk.  auf 
398695  Mk., die  Ausgaben  für  Reparaturen  von  16  307  Mk. 
auf  24  042  Mk.,  Abschreibungen  (wieder  5 pCt.  auf 
Gebinde,  10  pCt.  auf  Geleise  und  Arheitsmaschinen, 
3o  pCt.  auf  Handlungsmobilien  und  Fabrikinstallation, 
35  pCt.  auf  Fabrikmobilien,  40  pCt.  auf  Werkzeuge 
«ad  50  pCt.  auf  Modelle)  erfordern  insgesamt 
106040  Mk.  (163674  Mk.),  wonach  125273  Mk.  Rein- 
gewinn bleiben  gegen  allerdings  vorjährige  340792  Mk  , 
aber  die»  ohne  den  Vortrag  von  23692  Mk.  (i.  V.  O/. 
Verwendet  werden  für  die  Reserve  7 500  Mk.  ( 17  loO  Mk,), 
für  die  Verteilung  von  4 pCt.  (i.  V.  to  pCt.)  Dividende 
auf  3 Mill.  Mk.  einge/nbltet  Aktienkapital  (50  pCt.  auf 
b Mill.  Mk.),  insgesamt  1 20 000  Mk.  (300000  Mk  ), 
wonach  21  465  Mk.  (2369a  Mk.)  Vortrag  bleiben.  Zu 
der  Bilanz  ist  zu  bemerken,  dass  das  Unternehmen  sich 
n der  neugegründeten  »Turbinu,  Deutsche  Purtons 
Manne  Aktengesellschaft  in  Berlin«  beteiligt  hat.  Von 
•Ire  1 Mill.  Mk.  Stammaktien  batet  400000  Mk.  Uber* 
Rammen,  die  2 Mill.  Mk.  Prioritätsaktien  dagegen  ganz, 
beide*  zunächst  mit  25  pCt.,  einbezahlt  und  daher  mit 
600000  Mk.  verbucht.  Die  neue  Gesellschaft  bezweckt, 
die  Dampfturbine  System  Paison»  auch  in  Deutschland 
far  den  Schiffsbetrieb  einzuführen,  und  übernahm  daher 
die  ausschliessliche  Liccnr  auf  die  betreffenden  deutschen 
latente.  Danach  steht  das  Heteiligungtkonto  mit 
*>15000  Mk.  ru  Buch.  W’eiter  verzeichnet  die  Bilanz 
v.  a.;  1.03  Mill  Mk.  Grundstücke  und  Gebäude, 

0,56  Mill.  Mk  Arheitsmaschinen  und  Werkzeuge, 
811038  Mk.  (524691  Mk.)  halbfertige  Maschinen, 
Apparate  und  Installationen  und  941)  54a  Mk.  (1  019899  '1  ) 


Materialien,  10591  Mk.  m Bar  und  392487  Mk. 
(640557  Mk.)  bei  Debitoren,  wogegen,  abgesehen  von 
dem  Gewinn,  Kreditoren  von  359759  Mk.  auf  92 1 973  Mk. 
gewachsen  sind.  Zu  der  Vermehrung  der  Halb-  und 
Gnnzfabrikate  um  etwa  300000  Mk.  bemerkt  der 
Bericht,  dass  es  sich  dal>ei  grösstenteils  um  noch  nicht 
abgerechnete,  aber  fest  bestellte  Anlagen  handelt, 
während  der  Bestand  an  Vorratsmaschincn  anver- 
ändert geblieben  sei.  Die  Kreditoren  seien  bia  auf 
einen  geringen  Betrag  Guthaben  des  Stammhauses  in 
Baden.  Bankkredit  habe  man  auch  diesmal  nicht  bean- 
sprucht. Die  Reserve  enthält  317  100  Mk. 

Die  Firma  Gebrüder  Merz,  Frankfurt  a.  M.- 

Boekenhelm  sendet  uns  ihren  Katalog  Uber  Arbeiter- 
Schut;- Apparate,  der  eine  reiche  Auswahl  der  ver- 
schiedenartigsten Schutzbrillen,  Kopfschutzmasken,  Staub- 
helme, Kopfhelme  u.  s.  w.  enthält,  deren  Anwendung 
sich  in  manchen  Branchen  der  elektrotechnischen 
Industrie  ganz  besonders  empfehlen  dürfte.  Wir 
empfehlen  dos  Studium  dieses  Katologes  unseren  Lesern 
auf  das  Angelegentlichste. 

Die  Chancen  der  elektrotechnischen  In- 
dustrie ln  Oesterreich  werden  in  einer  Abhand- 
lung der  «.Volkswirtschaft!.  Wochenschrift’4  als  günstig 
geschildert.  Die  mci«ten  Vorteile  werde  der  Bau  der 
Wasserstraßen  bieten.  Ks  sei  bei  dem  heutigen  Stande 
der  technischen  Entwickelung  kein  Zweifel,  dass  sowohl 
für  die  Traktion  der  Kähne,  als  auch  für  die  Ueber- 
Windung  der  Höhenunterschiede  elektrische  Kraft  sur 
Anwendung  kommen  wird,  gleichgültig,  ob  man  sich 
für  da*  Schlcuiensystem  oder  das  System  der  schiefen 
Ebene  entschliefst.  Hier  wrinkt  aber  der  elektrotech- 
nischen Industrie  ein  grosses  Feld  jahrelanger  Bethäti- 
gung,  und  so  ziemlich  alle  Gesellschaften  rüsten  »ich 
*1)100  jetzt,  um  einen  entsprechenden  Anteil  an  diesen 
Arbeiten  zu  erlangen.  Am  weitesten  voran  steht  die 
Firma  Siemens  ä.  Halske.  Diese  Gesellschaft  bat 
sich  mit  einer  Gruppe  Prager  Maschinenfabriken  liiert, 
an  deren  Spitze  die  Maschinenfabrik  Dan  ick  steht. 
Das  Projekt  basiert  auf  der  eioschiemgcn  Lokomotive 
für  die  Traktion  nnd  der  «rhiefen  Ebene  zur  Ueber- 
windung  der  Höhenunterschiede.  Die  Grundiuge  dieses 
Projekte*  sind  schon  bei  dem  von  der  Firma  Siemens  & 
Halske  uusgeführien  Teltow  er  Kanal  in  Anwendung 
gebracht.  Die  Oest  crreichtsche  Union-Elcktrizi- 
tan- Gesellschaft  ist  mit  einer  Gruppe  mährischer 
und  nicderösterreichiscbcr  Maschinenfabriken  in  Ver- 
bindung getreten;  hier  steht  die  Brttnner  Maschinenfabrik 
an  der  Spitze.  Die  Vereinigte  Elektriaität»- 
Aktirn-Gesel  Ischaft  zoll  ebenfalls  ein  selbständiges 
Projekt  einreichen,  und  zwar  ln  Verbindung  mit  einem 
Konsortium  Wiener  Maschinenfabriken.  Auch  die 
Oesterreichischen  Schuckert- Werke  haben  die 
Absicht,  den  Bau  der  Wasserstrassen  zu  konkurrieren. 
Der  Gedanke  liegt  nun  nahe,  ob  nicht  diese  Gesell- 
schaften zumindest  in  der  Frage  der  Wasserstraßen 
sich  M einem  gemeinsamen  Vorgehen  vereinigen 
werden  oder  wollen. 


/us.-immcngrolellt  vom  Patent 

Patent-Anmeldungen. 

Kl.  31  f St.  7318  Verfuhren  zur  Bestimmung  des  Gas- 
drecke*  in  Glühlampen.  Dr.  Johannes  Stark, 
(lUttllflS. 

Kl  120  C.  9853.  Verfahren  zur  clcktrolyti«chcn  Dar- 
stellung von  Alkoholen  bezw.  Aldehyden  oder 
Ketonen  au«  Salzen  von  Carbonsäuren.  Dr.  Martin 
Mont,  Höchst  a.  M.,  kl.  BrUningstr.  in. 


Bureau  /T.  Da/cAtnv.  Berlin  NW.,  Marien  Strasse  1?. 

Kl.  2 1 f . S.  16082.  Rauchfilter  für  Bogenlampen  mit 
rauchbildenden  Elektroden.  Gcbr.  Siemens  A Co., 
Charlotten  bürg 

Kl  31  b.  A.  8213  Verfahren  *ur  Herstellung  der 
wirksamen  Ma«sr  von  Sammlerelektroden  D.  F.  W 
Schm id  1 • A 1 1 w eg g , Frankfurt  a.  M..  Niddastr.  90 
Kl.  3lb.  H.  31147.  Galvanisches  Doppelrlcmctit, 
Hermann  Hiev.  Ilmenau  1,  Th. 
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Erteilungen. 

KL  iai.  I3497S*  Vorrichtung  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Brom  aus  bromhaltigen  Endlaugen.  L)r. 
F.  Mehns,  Königslutter. 

KL  Sic.  135162.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Widerstandskörpern  aus  Kohlenstoff  und 
einer  keramischen  Grundmassc  mit  aufgebrannten 
metallischen  Kontakten.  L>.  Scan  ko  und  Ganz  & 
Comp.,  Eisengiesserei  und  Maschinenfabriks-Akt.-Ges., 
Budapest. 

Kl.  2 ic.  135163.  Schmelzsicherung.  Dr.  Paul  M e y e r, 
Akt.-Ge«.,  Berlin. 

Kl.  2 1 f . 135010.  Verfahren  zur  Herstellung  elektrischer 

Lampen  mit  eingeschossenem,  dampf-  oder  gas- 
förmigem, leuchtendem  Leiter.  P.  C.  Hewitt,  New- 
York. 

Kl.  21  f.  135013.  Verfahren  zur  Verminderung  der 
Anlastspannung  elektrischer  Lampen  mit  leuchtendem, 
gas-  oder  dampfförmigem  Leiter.  PeterCooper  Hewitt, 
New-York. 

Kl.  21  f.  135166.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Glilh-,  Heiz-  und  Widerstandskörpern 
ans  Leitern  zweiter  Klasse.  Wilhelm  Boehm,  Berlin, 
Rathenowerstr.  74. 

Kl.  21  h.  135361.  Verfahren  zur  Herstellung  elek- 
trischer Heizkörper.  Adolf  Vogt,  London. 

Kl.  12  i.  135615.  Verfahren  zur  Darstellung  von  ge- 
presstem Sauerstoff-  und  WasserstofTgas  durch  Elektro- 
lyse von  Wasser.  C.  Westphal,  Steglitz  b.  Berlin. 

KI.  21  f.  135632.  Verfahren  zur  Herstellung  höchst 
hitzebeständiger  Kohlekörper  oder  Kohle  enthaltender 
Körper.  Wilhelm  Boehm,  Berlin,  Rathenowerstr.  74. 

Kl.  21  f.  135759.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Masse  für  elektrische  Glühfäden  fUr  Vacuumlampen. 
Siemens  & Halske,  Akt.-Ges  , Berlin. 

Kl.  21  b.  136152.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Sammlerclektroden.  Friedrich  Wilhelm  Biihne,  Frei- 
burg in  Br. 

KL  2lc.  136094.  Durch  Lichteinwirkung  mittels  licht- 
empfindlicher Zelle  und  Relais  in  Thätigkeit  gesetztes 
elektromagnetisches  Abschlussorgan  für  Gas  oder 
elektrischen  Strom.  Emil  Klebert,  Eckertstrasse  11 
und  Ernst  Ruhm  er,  Friedrichstr.  248,  Berlin. 

Gebrauchsmuster. 

KL  iai.  181869.  Apparat  zur  Herstellung  von  .Schwefel- 
säureanhydrid nach  dem  Kontaktverfahren,  mit  auf 
dem  Pyritofen  direkt  aufgebautem  Kontaklraum  und 
besonderer  regulierbarer  Zuleitung  der  Reaktionsgnse. 
Car!  Daub,  Antwerpen. 


Kl.  1 2 g.  181819.  Vacuumexsiccator  mit  elektrischer 
Heizung.  F.  & M.  Lautenschläger,  Berlin. 

Kl.  I2i.  182027.  Vorrichtung  zum  Ozonisieren  von 
Gasen,  bei  der  die  einzelnen  Batterien  in  einer  Ebene 
und  an  einem  gemeinsamen  Gestell  angeordnet  sind, 
dessen  Tragsäulen  zur  Aufnahme  der  Hochspannungs- 
leitungen hohl  ausgebildet  sind.  Siemens  & Halske, 
Akt.-Ges..  Berlin. 

KL  121.  (82136.  Carbidschmelzofen,  bet  welchem  der 

als  Elektrode  ausgebildete  Schmelzraum  sich  konisch 
nach  unten  erweitert,  während  die  gegenpolige  Elek- 
trode bei  Einleitung  des  Schmelzprozetses  von  oben 
her  in  dem  Konus  bewegt  wird.  Christian  Diesler, 
Koblenz,  Wöllersgasse  8. 

Kl.  21  g.  181756.  Quecksilber-UnterbrecherfdrFunken- 
induktorcn,  mit  .Siromunterbrcchung  im  luftleeren  Raum 
durch  Druck  seitens  eines  Elcktromngnetank«  rs  auf 
eine  Membran  der  Quecksilberbirne  Torricclli' scher 
Röhren.  M.  Spuhr,  Gera,  Reuss. 

Kl.  21  g.  182070.  Vorrichtung  zur  Feststellung  der 
Durchdringungskmft  von  Röntgen-  oder  X-Strahlen, 
bestehend  aus  einer  glcichmässig  starken  Meudlplalte 
und  einer  anderen  daran  anliegenden  aus  anderem 
Material,  welche  stufenweise  verdickt  und  mit  Be- 
stimmungszeichen versehen  ist.  Reiniger,  Gebbert 
& Schall,  Erlangen. 

KL  21b.  181904,  Thermoelement,  dessen  Strom  er- 

zeugende Teile  zum  Zweck  der  Selbstkühlung  aus 
Drahtgewebe  gebildet  sind.  Frans  Dallmeyer, 
Stuttgart,  Kriegsbergerstr.  80. 

Kl.  2 1 b.  182064.  Elektrodenhalter  für  Elemente,  aus 
zwei  mit  Ansätzen  versehenen  Platten  aus  Isolier- 
material, die  durch  geeignete  Einkerbungen  kreuz- 
förmig ineinander  geschoben  werden  können.  Wilhelm 
Wildt,  Berlin,  Cbausseestr.  2 E. 

KL  2 1 f . 182568.  Bogenlampe  mit  übereinander- 

stehenden metallhaltigen  Elektroden,  von  welchen  die 
negative  Elektrode  oberhalb  der  positiven  ungeordnet 
ist.  Robert  Hop  feit,  Berlin,  Ansbacherstr.  33. 

Kl.  21  f.  1S2569.  Bogenlampe  mit  übereioanderstchrnden 
metallhaltigen  Elektroden,  bei  welcher  die  negative 
Elektrode  oberhalb  der  positiven  angeordnet  und  die 
erstere  dicht  über  dem  Fiammenhogen  von  einem 
aus  Kohle  oder  Karborundutn  bestehenden  Reflektor 
umschlossen  ist.  Robert  Ilopfe lt,  Berlin,  Ansbacher- 
strasse 33. 

Kl.  2lh.  1824S9.  Elektrischer  Heizkörper,  bestehend 
im  emailliertem  Pflanzenfaserstoffgewebe.  Ernst  Kries, 
Friedrichroda  in  Th. 


BRIEFKASTEN. 


Ueber  die  Verwendung  der  Fuehs’sehen 
Mess-Methode  ln  der  Akkumulatorentechnik. 

ln  einem  Vortrag  des  Herrn  Dr.  Liebenow  (Zeitschrift 
für  Elektrochemie,  21.  August  1902,  Seile  617)  findet 
sich  eine  persönliche  Bemerkung,  welche  ich  auf  Wunsch 
von  befreundeter  Seite  richtig  stellen  will.  — ln  meiner 
Eigenschaft  als  Leiter  der  Akkumulatorenfabrik  in 
Oerlikon,  welche  vor  zehn  Jahren  von  der  Akkumulatoren- 
f.ihrik  Aktien- Gesellschaft  Hagen  i.  W - Berlin  käuflich 
erworben  wurde,  soll  ich  damals  so  vieles  aus  dein 
Laboratorium  der  Hagener  Fabrik  gelernt  und  ver- 
öffentlicht haben.  — Ob  sich  die  Anwendung  einer 
llilfselektrode  (nach  Fuchs)  besonders  vom  Laboratorium 
in  Hagen  aus  verbreitet  habe,  wird  wohl  noch  mancher- 
orts bezweifelt  werden.  Die  Frage  aber,  ob  ich  von 
der  Akkumulatoren-Fabrik  A.-G.  Berlin  oder  diese  von 
mir  mehr  gelernt  habe,  kann  ich  offen  lassen  und  dies- 
bezüglich auf  mein  «Handbuch  der  elektrischen 
Akkumulatoren,  Euke,  Stuttgart«  verweisen.  Dass  die 
Akkumulatorenfabrik  A.-G.  Berlin  mit  letzterem  nicht 
zufrieden  ist,  begreife  ich,  ebenso  das  Bemühen  des 
Herrn  Liebenow,  meine  Person  herunterzusetzen.  »Wess 
Brot  ich  ess,  dess  Lied  ich  sing.«  Auch  ist  nach  einer 


Ankündigung  de«  Verlags  W.  Knapp  in  Holle  ein 
Werk  Über  Akkumulatoren  au*  der  Feder  des  Herrn 
Liebenow  zu  erwarten.  Die  Methode,  sich  durch  das 
llcruntersetzen  anderer  ein  Ansehen  rn  verschaffen, 
macht  oflcnbnr  Schule. 

Erstaunt  bin  ich,  dass  die  * Zeitschrift  für  Elektro- 
chemie«, die  doch  den  Anspruch  auf  reine  Wissenschaft- 
lichkeit erhebt,  sich  zu  solch  plumpem  Angriff  hergiebt. 
Bietet  sich  diesfm  Organ  wirklich  so  wenig  an  be- 
merkenswerten, neuen  Arbeiten  auf  praktischem  Gebiet 
dar,  dass  dasselbe  seine  Spalten  mit  derartigen  »Ollen 
Kamellen*  füllen  muss?  — Der  Akkumulatoren-Fabrik 
A.-G.  Berlin  aber  gebe  ich  den  Rat.  wenn  es  sich  um 
das  Heraus  streichen  deren  Fabrikate  handelt,  dies  in 
mehr  objektiver  Weise  besorgen  zu  lassen,  da  jene  Art 
der  Reklame  keinen  günstigen  Eindruck  machen  kann, 
ln»  September  1902.  Paul  Scho]op. 

Druckfehlerberlchtigung. 

ln  Heft  5,  Seite  102,  Spalte  2,  Zeile  1 1 von  oben 
hat  sich  ein  Druckfehler  cingeschlichen.  Anstatt  »plasti- 
sches« soll  es  heissen:  »klastisches«. 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  I)r.  Albert  Neubörger,  Berlin  W. 61.  Verlag  von  M.  Krayn,  Berlin  W.  33. 
Gedruckt  bei  Imberg  & Lcf»oa  in  Berlin  SW. 
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ÜBER  DIE  BEURTEILUNG  VERZINKTER  EISENWAREN.  \J 

Von  Carl  Richter. 


Seit  Cowper  Coies  die  galvanische 
Verzinkung  des  Kisens  im  Grossen  durch- 
fuhrte  und  ihm  der  Verfasser  sowie  Dr.  Hans 
Alexander  folgten,  ist  bereits  einDezcnnium 
verflossen,  ohne  dass  es  der  elektrolytischen 
Methode  gelungen  wäre,  die  Heissverzinkung 
mit  ihren  bekannten  Nachteilen  zu  ver- 
drängen. Es  dürlte  daher  von  Interesse 
sein,  die  Umstande  zu  betrachten,  welche, 
wenn  ich  so  sagen  darf,  die  Verzögerung 
des  Fortschrittes  bewirkten  und  die  An- 
wendung der  neuen  Methode  nicht  gleichen 
Schritt  halten  Hessen  mit  dem  Interesse,  welches 
derselben  entgegen  gebracht  wurde. 

Neben  manchem  Bekannten  werden  sich 
aus  dieser  Betrachtung  gewisse  Gesichts- 
punkte ergeben,  welche  vornehmlich  eine 
bessere  Würdigung  verdienen,  wo  es  sich 
um  einen  einwandfreien  Vergleich  der  Pro- 
dukte handelt,  die  einerseits  durch  das 
schmclzflussige  Verfahren,  andererseits  durch 
die  Elektrolyse  erhalten  worden  sind  und 
deren  Beachtung  namentlich  der  Elektro- 
plattierung auf  jenen  Gebieten  zu  statten 
kommen  dürfte,  die  ihr  naturgemäss  früher 
oder  später  zufallen  müssen,  sofern  sie  nicht 
von  ihr  bereits  beherrscht  «'erden. 

Ich  möchte  nämlich  gleich  hier  er- 
wähnen, dass  ich  die  Ansicht,  dass  es  sich 
bei  dem  Wettbewerb  der  beiden  Verfahren 


um  eine  vollständige  Verdrängung  des 
älteren  handelt,  nicht  teile,  sondern  über- 
zeugt bin,  dass  man  bei  der  Verzinkung  des 
Kisens  zu  unterscheiden  haben  wird:  Objekte, 
die  besser  der  Heissverzinkung  Vorbehalten 
bleiben,  solche,  wo  beide  Verfahren  in 
Konkurrenz  treten,  und  Waren,  die  sich  nur 
auf  elektrolytischem  Wege  rationell  behandeln 
lassen.  Es  ist  diese  Unterscheidung  nötig, 
damit  nicht  dort  Vergleiche  angestellt  werden, 
wo  durch  die  Umstände  die  Wahl  bereits 
von  vornherein  gegeben  ist. 

Kur  die  Beurteilung  der  Konkurrenz- 
fähigkeit der  galvanischen  Zinkplattierung 
mit  jener  auf  schmelzflussigem  Wege  kommen 
vor  allem  die  Güte  der  Produkte  und  deren 
Herstellungskosten  in  Betracht.  In  beiderlei 
Hinsicht  liegen  für  einen  einwandsfreien 
Vergleich  noch  wenige  Daten  vor,  bezw. 
sind  dieselben  noch  nicht  so  allgemein  be- 
kannt, wie  es  erwünscht  wäre. 

Die  Prüfverfahren  für  clektroplatticrte 
Waren  sind  im  allgemeinen  noch  wenig 
durchgebildet  und  es  kann  daher  nicht 
überraschen,  dass  auch  die  Resultate,  welche 
in  den  Attesten  der  Versuchsanstalten,  über 
verzinkte  Waren  niedcrgelegt  sind,  keine 
befriedigenden  Anhaltspunkte  für  die  Be- 
urteilung derselben  bieten  konnten.  Die 
Untersuchungen  « aren  vorwiegend  empirischer 
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Natur  und  unter  diesen  leider  auch  solche, 
denen  man  den  Vorwurf  eines  Mangels  an 
Schärfe  nicht  ersparen  kann.  Wenn  bei- 
spielsweise ein  verzinkter  Gegenstand  vier 
Wochen  der  Luft  eines  chemischen  Labora- 
toriums ausgesetzt  und  dann  konstatiert 
wird,  dass  er  rostfrei  geblieben  ist,  so  dürfte 
dies  wohl  kaum  eine  Basis  für  die  Beurteilung 
der  Verzinkung  bilden  können;  denn  abge- 
sehen davon,  dass  die  Beschaffenheit  einer 
solchen  Luft  sehr  verschieden  sein  kann, 
giebt  es  Anstrichmittel,  welche  dieser  Probe 
sehr  wohl  Stand  halten  wurden. 

Bei  diesem  Mangel  an  überzeugenden  Be- 
weisen ist  es  erklärlich,  dass  sich  die  Kon- 
sumenten verzinkter  Eisenwaren  veranlasst 
sahen,  Proben  nach  eigenem  Gutdünken  an- 
zustellen. Die  Produkte  wurden  der  Atmosphäre 
ausgesetzt,  in  Erde  gegraben,  in  verschiedene 
Flüssigkeiten  getaucht,  deformiert  etc.  Die 
Prüfzeit  variierte  von  mehreren  Tagen  bis 
zu  mehreren  Jahren,  wobei  die  Einflüsse 
durchaus  nicht  konstant  blieben  und  das 
Ergebnis  sehr  häufig  von  unbekannten  Zu- 
fälligkeiten abhing.  Parallelproben  über 
galvanisch  verzinkte  und  heiss  verzinkte 
Gegenstände  wurden  selten  angcstellt. 

Bezüglich  der  Kosten  des  elektrolytischen 
Verfahrens  ist  es  begreiflich,  dass  sich  letzteres 
vorerst  bis  zu  einer  gewissen  Stufe  im  Gross- 
betrieb entwickeln  und  stabilisieren  musste, 
bevor  an  eine  massgebende  Kalkulation  ge- 
dacht werden  konnte.  Dies  alles  hatte  zur 
Folge,  dass  sich  die  Ansichten  über  den 
vergleichsweisen  Wert  des  elektrolytischen 
und  schmelzflüssigen  Verfahrens  teilten  und 
dass  namentlich  jene  Fabriken,  welche  bereits 
die  Einrichtung  für  Heissverzinkung  besassen, 
die  Einführung  der  Elektroplattierung  min- 
destens nicht  für  dringend  erachteten.  Durch 
die  Fortschritte,  welche  das  galvanische 
Verfahren  hinsichtlich  der  Güte  der  Produkte 
und  der  Verbilligung  der  Herstellung  gemacht 
hat,  haben  sich  jedoch  in  den  letzten  Jahren 
diese  Verhältnisse  geändert  und  es  sind 
galvanische  Anlagen  mit  vielen  Hundert- 
tausenden Ampere  errichtet  worden,  welche 
den  Beweis  für  die  Konkurrenzfähigkeit  der 
neuen  Methode  erbracht  haben*). 

Immerhin  werden  aber  jene  Momente- 
welche  für  einen  Vergleich,  bezw.  für  eine 
Prüfung  der  Produkte  beider  Methoden  in 
Frage  kommen,  stets  ein  allgemeines  Interesse 
bieten  und  behalten  einerseits  für  jene, 
welche  sich  selbst  von  der  Güte  der  Ver- 

•) Der  Verfasser  ist  bereit.  Interessenten  in 
Oesterreich-Ungarn  leistungsfähige  Firmen  für  die  Ein- 
führung der  galvanischen  Verzinkung  zu  empfehlen. 


zinkung  überzeugen  wollen,  andererseits  für 
die  Zinkplattierer  selbst,  welchen  durch  ge 
eignete  Prüfverfahren  die  Mittel  an  die  Hand 
gegeben  werden,  ihre  Produkte  zu  beurteilen, 
mit  anderen  zu  vergleichen  und  wo  möglich 
deren  Fehler  zu  beheben. 

Diese  Momente  liegen  naturgemäss  in 
den  Eigenschaften  der  Plattierungen  und  die 
Aufgabe,  um  deren  Lösung  es  sich  handeln 
würde,  besteht  darin,  diese  Eigenschaften  ent- 
sprechend auscinanderzuhalten,  zu  definieren 
und  wo  möglich  in  rationeller  W'eise  zu 
messen.  Wir  können  dieselben  für  den 
vorliegenden  Zweck  passend  in  folgende 
5 Gruppen  bringen,  u.  z.: 

I.  Die  geometrischen  und  optischen 
Eigenschaften  des  Metallüberzuges: 

1.  Form, 

2.  F'arbe, 

3.  Glanz. 

II.  Die  mechanischen  Eigenschaften  des- 
selben mit  und  ohne  Beziehung  auf  die 
Unterlage: 

4.  Härte, 

5.  Kontinuität, 

6.  Dehnbarkeit, 

7.  Festigkeit, 

8.  Haftbarkeit. 

III.  Die  chemischen  und  elektrochemi- 
schen Eigenschaften  der  Plattierung  mit 
und  ohne  Beziehung  auf  die  Unterlage: 

9.  Chemische  Zusammensetzung, 

10.  Widerstandskraft, 

1 1.  Schutzkraft. 

IV.  Die  thermischen  Eigenschaften: 

12.  Schwindmass  und  Wärmeaus 
dehnung. 

V.  Die  veränderten  Eigenschaften  des 
Grundmetalls. 

1 3.  Veränderungen  des  Grundmetalls. 

Von  diesen  Eigenschaften  werden 

manche  grössere,  andere  geringere  Be- 
deutung haben,  alle  aber  werden  von  der 
Oberflächenbeschaffcnhcit  des  Grundmctalls, 
von  der  Natur  des  plattierten  Metalls,  von 
der  Hersteflungsmethode  und  etwaigen  nach- 
träglichen Behandlungen  abhängen.  Sowohl 
eine  Prüfung  als  ein  Vergleich  der  ver- 
schiedenen verzinkten  Produkte  wird  aber 
stets  an  dieselben  anknüpfen  müssen,  und 
deshalb  sollen  diese  in  Nachstehendem  ein- 
gehender behandelt  werden. 

1.  Die  F'orm. 

Hier  sind  zu  unterscheiden: 
die  nachahmende  Form, 
die  Oberflächenform  und 
die  innere  Form  (Struktur  oder 
Textur). 


Digitized  by  Google 


Hefl  8 


El .K.KTROCHKMISCH  F.  ZEXTSCHRI  FT. 


Unter  nachahmender  Form  verstehen 
wir  die  äussere  Gestalt  des  Ueberzuges, 
soweit  diese  ausschliesslich  durch  die  Kon- 
figuration der  Oberfläche  des  Grundmetalls 
bedingt  ist;  unter  Oberflächenform  jene 
Oberflachenbildungen,  deren  Entstehung 
zwar  mit  der  Oberflächenbeschaffenheit  des 
Grundmctalls  im  Zusammenhang  stehen  kann, 
jedoch  nicht  ausschliesslich  durch  dieselbe 
bedingt  ist  Unter  innerer  Form  endlich 
sei  das  Gefüge  der  Mctalldecke  verstanden. 

Die  nachahmende  Form  ist  vollkommen, 
wenn  der  Metallüberzug  an  allen  Stellen 
gleiche  Dicke  besitzt;  die  Oberfiachcnform 
dann,  wenn  im  kontinuierlichen  Verlauf  der 
Oberfläche  keine  lokalen  Erhöhungen  oder 
Vertiefungen  Vorkommen,  mit  Ausnahme 
solcher,  welche  bereits  die  Oberfläche  des 
Grundmctalls  aufweist.  Als  vollkommenste 
innere  Form  können  wir  jene  betrachten,  bei 
welcher  der  Metallüberzug  homogen  ist. 
In  allen  3 Formen  ergeben  sich  für  die  be- 
trachteten zwei  Platticrungsverfahren  Unter- 
schiede, welche  bald  als  Vorzüge,  bald  als 
Nachteile  aufgefasst  werden  müssen.  Die- 
selben zeigen  sich  vor  allem  an  ein-  und 
ausspringenden  Flachen-  und  Körpcrwinkeln, 
also  praktisch  an  mehr  oder  weniger  scharfen 
erhabenen  und  vertieften  Kanten,  Ecken 
und  Spitzen,  unter  Umständen  an  Erhaben- 
heiten, Vertiefungen  oder  Höhlungen  im 
allgemeinen. 

Das  geschmolzene  Zink  setzt  sich  mit 
Vorliebe  in  Vertiefungen  fest  und  füllt 
kleinere  Höhlungen  und  Locher  aus;  es  er- 
zeugt an  den  vertieften  Stellen  einen  Ucber- 
zug  von  grösserer  Dicke,  was  bei  rauhen 
Gegenständen  zu  einem  erheblichen  Zink- 
aufwand fuhren  kann.  Im  übrigen  kann 
diese  Eigenschaft  sowohl  erwünscht  als  un- 
erwünscht sein.  Erstercs  trifft  dann  zu, 
wenn  die  Eisenoberfläche  mit  einer  grossen 
Zahl  von  Herstellungsfehlern  behaftet  ist, 
welche  durch  das  geschmolzene  Zink  aus- 
geglichen oder  verdeckt  werden  sollen,  oder 
wenn  durch  die  Plattierung  gewissen  Ver- 
bindungsstellen (Knoten  der  Drahtgewebe  etc.) 
ein  gefälligeres  Ansehen  gegeben  und  ausser- 
dem eine  .Art  Vcrlötung  erzielt  werden  soll. 
Unerwünscht  dagegen  ist  die  Ausfüllung  von 
Vertiefungen  dort,  wo  die  Form  der  Ober- 
fläche erhalten  bleiben  soll,  wie  z.  B.  bei 
Schraubengewinden,  Ketten,  feinmaschigen 
Drahtgeweben,  gelochten  Blechen,  Orna- 
menten mit  feineren  Details  etc. 

Erfolgt  die  Ablagerung  des  Zinks  durch 
Elektrolyse,  so  treten  nahezu  die  entgegen- 
gesetzten Erscheinungen  auf. 

Die  vorstehenden  Teile  erhalten  einen 
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dickeren,  die  zurucktretenden  einen  dünneren 
Niederschlag,  der  in  scharf  einspringenden, 
tiefen  Winkeln  schliesslich  seine  regulinische 
Beschaffenheit  verliert.  Der  Unvollkommen- 
heit der  nachahmenden  Form  wird  in  der 
Hcissverzinkung  durch  Entfernung  des  Zink- 
Überschusses  mittelst  Durchw  alzen,  Abstreifen, 
Abbürsten, Ab  und Durchblascnentgegenwirkt. 
Auch  die  Elektrolyse  besitzt  Mittel,  diese 
Schwierigkeiten  zu  beseitigen,  welche  wesent- 
lich auf  zw'ei  Hauptgrundsatzen  beruhen,  näm- 
lich: Herstellung  gleicher  Stromdichtc  an  allen 
Elementen  der  Warenoberfläche  und  gleiche, 
normale  Zusammensetzung  des  Elektrolyten 
an  allen  diesen  Stellen.  Es  würde  zu  weit 
führen,  hier  auf  diese  Verhältnisse  näher 
cinzugehen.  Hier  sollte  nur  gezeigt  werden, 
dass  schon  durch  die  Form  der  Oberfläche 
der  zu  verzinkenden  Gegenstände  eine  ge- 
wisse Auswahl  der  Methode  geboten  sein 
kann,  wobei  jedoch  von  einer  scharfen  Be- 
grenzung der  Gebiete,  auf  denen  sich  die 
besonderen  Vorzüge  des  einen  oder  des 
anderen  Verfahrens  geltend  machen,  nicht 
die  Rede  sein  kann,  weil  die  fortschreitende 
Technik  beiderseits  die  obwaltenden  Hinder- 
nisse zu  überwinden  trachtet. 

Die  Untersuchungen,  welche  sich  auf 
die  in  Rede  stehende  Eigenschaft  beziehen, 
haben  sich  ausschliesslich  auf  die  Ermittelung 
der  Dicke  oder  Stärke  der  Zinkplattierung 
zu  beschränken.  Weil  diese  Dicke  im  all- 
gemeinen ungleich  ist,  wird  man  zwischen 
einer  Durchschnittsdicke  und  einer  lokalen 
Dicke  zu  unterscheiden  haben.  Erstere  cr- 
giebt  sich  durch  Division  der  ganzen  ver- 
zinkten Oberfläche  in  das  Gesamtvolumen 
des  Zinkuberzugcs;  letztere  durch  Division 
des  betrachteten  Teils  jener  Oberfläche  in 
das  denselben  bedeckende  Zinkvolumen. 
Es  ist  also  allgemein 


Die  Bestimmung  der  Oberfläche  geschieht 
bei  regelmässigen  Formen  durch  Messen  und 
Berechnen.  Bur  unregelmässige  Flachen  ist 
dieses  Verfahren  nicht  anwendbar.  Man 
überzieht  dann  einerseits  die  zu  bestimmende 
Flache,  andererseits  eine  regelmässige  Probe- 
flache  von  gleicher  Obcrfl.iclienbcscliaflcnheit 
und  den  Inhalt  womoglichst  glcichmassig 
mit  einer  wägbaren,  schweren  Substanz,  die 
entweder  als  feines  Pulver  in  einem  Klebe- 
stolf  verteilt  werden  kann,  aus  dem  sie  sich 
nach  Lösung  des  letzteren  wägbar  abscheiden 
lasst,  oder  welche  di;  Losung  eines  chemisch 
fullbaren  Körpers  bildet.  Ist  dann  7 das 
Gewicht  jener  Substanz  auf  der  regelmässigen 
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Probefläche  und  G das  Gewicht  derselben 
auf  der  zu  bestimmenden  Fläche,  so  ist  die 
Oberfläche  der  letzteren 


Das  Zinkvolumen  wird  aus  dem  Gewicht 
und  dem  spezifischen  Gewicht  des  Zinks 
bestimmt.  Fiir  letzteres  nimmt  man  bekannte 
Zahlen  oder  ermittelt  es  nach  den  üblichen 
Methoden.  Die  Gewichtsbestimmung  ge- 
schieht durch  direkte  oder  indirekte  Wägung 
oder  durch  Berechnung  der  Niederschlags- 
menge aus  der  Amperestundenzahl,  wenn 
die  Stromausbeute  nach  früheren  Versuchen 
bekannt  ist.  Diese  Gewichtsbestimmung  ist 
nur  für  galvanisch  verzinkte  Gegenstände 
bei  ihrer  Herstellung  anwendbar.  Die 
direkte  Wägung  ist  allgemein  zulässig,  er- 
fordert aber  eine  Trennung  des  Zinküberzuges 
vom  Grundmetall,  welche  sich  in  manchen 
Fällen  durch  mechanische,  immer  aber  durch 
chemische  Mittel  ausführen  lässt.  Eine 
mechanische  Trennung  des  Zinks  von  der 
Eisenfläche  gelingt  nur  bei  sehr  mangelhaften 
Plattierungen,  während  sich  eine  chemische 
Lösung  mit  darauffolgender  analytischer 
Zinkbestimmung  leicht  ausführen  lässt. 

Ueberall,  wo  man  voraussetzen  kann, 
dass  die  Dicke  der  Zinkschicht  eine  gleich- 
massige  sei,  lässt  sich  umgekehrt  durch  Err 
mittelung  der  Gewichte  des  Zinks  auf  eine- 
unbekannten und  einer  bekannten  Fläche 
nach  Obigem  auch  der  Flächeninhalt  der 
ersteren  bestimmen.  Doch  wird  man  hierzu 
statt  Zink  lieber  ein  Metall  wählen,  welches 
bei  entsprechender  Wahl  der  Stromdichte 


und  Elektrodenentfernung  von  vornherein 
eine  gleichmässigere Dicke  des  Niederschlages 
verbürgt. 

Die  Gewichtsbestimmung  dnreh  indirekte 
Wägung  geschieht  dadurch,  dass  man  den 
betreftenden  Gegenstand  sowohl  vor  als 
nach  der  Plattierung,  bezw.  vor  und  nach 
der  Ablösung  des  Niederschlages  möglichst 
genau  abwägt  und  aus  beiden  Wägungen 
die  Differenz  bildet.  Diese  Methode  ist 
nur  für  leichte  Objekte  und  grössere 
Plattierungsstärken  anwendbar,  da  anderen- 
falls grosse  Fehler  unvermeidlich  sind. 

Bei  Blechen  und  ähnlichen  Waren  kann 
die  lokale  Dicke  auch  durch  direkte  Messung 
ermittelt  werden.  Ausser  diesen  rationellen 
Methoden,  welche  zahlenmässigc  Resultate 
ergeben,  ist  bei  den  Praktikern  zum  Probieren 
von  verzinkten  Telegraphendrähten  noch 
ein  von  Pettenkofer  angegebenes  Prüt- 
verfahren  im  Gebrauch,  das  aber  in  ver- 
schiedener Weise  abgeändert  worden  ist. 
Nach  Pettenkofer  ermittelt  man  vergleichs- 
weise den  Grad  (also  die  Stärke)  einer  Ver- 
zinkung dadurch,  dass  man  den  verzinkten 
Gegenstand  (Draht)  zu  wiederholten  Malen 
und  nach  jedesmaligem  Abwischen  des  ent- 
standenen schwarzen,  pulverigen  Nieder- 
schlages von  Kupfer  und  Zink  so  oft  in  eine 
aus  i Teil  Kupfervitriol  und  12  Teilen 
Wasser  bestehende  Lösung  taucht  und  so- 
gleich wieder  herausnimmt,  bis  derselbe 
nach  Entfernung  des  Zinks  verkupfert  er 
scheint.  Ein  gut  verzinkter  Telcgraphendraht 
soll  ein  io-  bis  12  maliges  Eintauchen 
vertragen. 

{Fomctruoc  folgt.) 


DER  AKKUMULATOR  „MAX“. 

Von  J.  J.  HeilmatiH. 


Seit  dem  ersten  von  Gaston  Plante  im 
Jahre  1860  erfundenen  Bleiakkumulator  sind 
zahlreiche  Typen  solcher  Apparate  geschaffen 
worden. 

Akkumulator  mit  langsamer  Formation. 

Der  Plante-Akkumulator  besteht  be- 
kanntlich aus  zwei  einfachen  Bleiplatten,  die 
in  verdünnte  Schwefelsäure  tauchen,  und 
besitzt  eine  Leistungsfähigkeit,  die  seitdem 
nie  überschritten  worden  ist.  Jedoch  war 
seine  Formation  eine  schwierige,  d.  h.  er 
erforderte,  um  seine  Maximalleistungsfähig- 
keit zu  erreichen,  eine  grosse  Zahl  Ladungen 
und  Entladungen. 


Die  Formation  ist  vollständig,  wenn 
nach  der  letzten  Ladung  alle  Teile  der 
negativen  Elektrode,  die  mit  dem  Elektro- 
lyten in  Berührung  stehen,  sich  in  Blci- 
schwamm  und  diejenigen  der  positiven  Elek- 
trode in  Bleiperoxyd  umgewandelt  haben. 
In  diesem  geladenen  Zustande  warderPlantö’- 
sche  Apparat  aber  äusserst  zerbrechlich. 

Akkumulator  mit  schneller  Formation. 

Man  dachte  nun  zunächst  daran,  die 
Dauer  der  Formation  der  Akkumulatoren 
auf  ein  Minimum  zu  reduzieren  und  ihnen 
im  geladenen  Zustande  eine  grosse  Festigkeit 
zu  geben.  Der  erste  Typus  eines  Akku- 
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mulators,  der  diese  Bedingungen  erfüllen 
sollte,  war  der  Akkumulator  Faure-Sellon- 
Volkmar.  Er  bestand  ebenfalls  noch  aus 
Bleiplatten,  auf  die  man  jedoch  eine  Schicht 
Bleioxyd  brachte  und  zwar  Mennige,  das 
auf  der  positiven  Elektrode  vollständig  in 
Bleisuperoxyd,  auf  der  negativen  zu  reinem 
Blei  verwandelt  wird. 

Obwohl  Faure  damit  eine  viel  ein- 
fachere und  kürzere  Behandlung  des  Akku- 
mulators erzielte  als  Plante,  zeigte  es  sich 
aber  sehr  bald,  dass  die  Haltbarkeit  der 
nach  dem  Faure'schen  Verfahren  herge- 
stellten Akkumulatoren  eine  viel  geringere 
war  als  die  der  Plantü- Akkumulatoren. 


Ingenieure  und  Industrielle,  die  sich  mit 
dieser  Frage  beschäftigten,  boten  alle  Geistes- 
kräfte auf,  um  den  Platten  eine  Form  zu 
geben,  die  das  in  den  einzelnen  Zellen  ein 
gebrachte  Oxyd  wahrend  der  Formations- 
und  Pintladungspcriode  festhalten. 

Die  charakteristischen  Merkmale  des  Blei 
akkumulators  F'aure-Sellon- Volkmar  sind 
Gewicht  des  Akkumulators  (Gefass,  Elektro 
lyse  und  Elektroden)  pro  Pferdestunde  50 
bis  60  kg  und  Leistungsfähigkeit  60 

Leichte  Akkumulatoren. 

Der  Akkumulator  hat  heutzutage,  wie 
jedermann  weiss,  eine  bereits  sehr  ausge- 


Fig.  64.  Teile  der  Elektroden  dei  Akkumulator* 


dehnte  Verwendung  gefunden.  Wo  er  jedoch 
verwendet  wurde,  überall  wurde  sein  hohes 
Gewicht  als  grosser  Uebclstand  empfunden. 
Dieser  tritt  namentlich  bei  elektrisch  be- 
triebenen Hahnen  jeder  Att  und  bei  Schiffen 
in  den  Vordergrund,  wo  das  hohe  Gewicht 
des  Akkumulators  einen  ziemlich  beträcht- 
lichen Teil  des  für  die  Nutzlast  bestimmten 
Raumes  in  Anspruch  nimmt.  Daher  waren  die 
Anstrengungen  von  Konstrukteuren  und  Er- 
findern stets  vor  allem  darauf  bedacht,  das 
Gewicht  der  Akkumulatoren  zu  reduzieren. 

Bis  jetzt  haben  aber  alle  Bemühungen 
noch  kein  praktisches  Resultat  gezeitigt,  und 
selbst  wenn  einige  Typen  von  Akkumulatoren 
ein  betrachtlichkleineres  aufzuweisen  schienen, 
so  waren  sic  andererseits  von  nicht  genügen- 


der Dauer,  was  ihre  ausgedehnte  Verwendung 
wiederum  beschrankte. 

So  haben  die  meisten  der  leichten  Akku 
Imitatoren  ihre  Kapazität  nach  einer  gewissen 
Anzahl  von  Entladungen  bereits  sehr  er 
schöpft,  und  die  Kosten  der  jährlichen  Unter 
haltung  für  einen  beständigen  Betrieb  sind 
fast  dieselben  wie  für  die  Batterie  selbst. 

Diese  Akkumulatoren  bezeichnen  indes-en 
trotzdem  einen  Fortschritt  gegenüber  den 
schweren  Akkumulatoren:  denn  ihr  Total 
gewicht  pro  Pferdestundc  hcti.igt  10  kg  und 
ihr  Lcistungsverli.iltms  70', 

Akkumulator  „Max". 

Einer  dcrl  biuptpunkte  bei  transportabl«  11 
Akkumulatoren,  deren  Gewicht  also  eine 
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Hauptrolle  spielt,  ist,  ein  richtiges  Mittel- 
mass zu  finden,  um  den  Elementen  die  ge- 
nügende mechanische  Festigkeit  zu  erhalten 
und  sie  so  gegen  Stösse  widerstandsfähig 
zu  machen  undztvar  bei  einer  möglichst  grossen 
Kapazität  pro  kg  Masse;  und  da  alle  aktiven 
Teile  auch  die  gleiche  Arbeit  liefern  müssen, 
so  ist  die  mechanische  Frage  mit  der  elektro- 
lytischen eng  verbunden.  Dieser  Punkt  ist 
bei  den  leichten  Akkumulatoren  um  so 
wichtiger,  als  der  ökonomische  Koeffizient 
in  gleicher  Weise  eine  Rolle  spielt,  d.  h.  die 
Amortisation  der  Anlage  in  der  längsten  Zeit. 

Eine  der  neuesten  Akkumulatorentypen 


ist  der  Akkumulator  >Max<,  der  alle  von 
einem  leichten  Akkumulator  geforderten 
Bedingungen  praktisch  verwitklichen  soll. 

Beschreibung. 

Er  besteht  aus  Elektroden  mit  Blei- 
oxyd; zur  Sicherung  seiner  Festigkeit 
ist  jede  Elektrode  aus  einer  Seele  aus 
Antimon-Bleidraht  gebildet;  die  aktive  Masse, 
die  sie  umgiebt,  aus  einer  ungefähr  3 mm 
dicken  Schicht  von  Bleiglätte  bestehend, 
wird  selbst  geschützt  und  isoliert  von  den 
Elektroden. 


Piß.  65.  Ansicht  de»  vollständigen  Elements. 


Fig.  64  stellt  alle  Teile  dar,  aus  welcher 
eine  solche  Elektrode  besteht. 

Eig.65  ist  eine  Gesamtansicht  des  fertigen 
Apparates. 

A ist  die  Seele  aus  Bleiantimondraht, 
B der  mit  aktiver  Masse  (Bleiglatte  oder 
Minium)  überzogene  Draht,  C die  fertige 
Elektrode  mit  einem  geflochtenen  Asbest- 
futteral. 

Die  Länge  der  Elektroden  ist  keine 
bestimmte,  sondern  verschieden.  Man  kann 
ihr  Dimensionen  geben,  wie  es  wünschens- 
wert erscheint.  Dies  ist  ein  grosser  Vorteil, 
als  die  Konstruktion  des  Apparates  nach 
dem  verfügbaren  Raum  eingerichtet  werden 
kann,  ein  nicht  zu  unterschätzender  Vorteil 


bei  der  Konstruktion  von  Booten,  Unter- 
wasserfahrzeugen, Torpedobooten,  Auto- 
mobilen und  Strasscnbahnen. 

Fig.  64  zeigt  links  eine  Elektrode  von 
80  mm  Länge,  rechts  eine  von  200  mm 
Länge;  darüber  eine  Elektrode  F von  be- 
deutend grösseren  Dimensionen. 

Man  kann  wohl  sagen,  dass  diese  Elek- 
troden oder  Elemente  der  Elektroden  mit 
ihrer  cylindrischenForm  zugleich  ein  Minimum 
an  Gewicht  und  ein  Maximum  an  Kapazität 
bedingen. 

Sie  sind,  wie  Fig.  64  zeigt,  zu  Tafeln 
vereinigt  und  ihre  Pole  oben  und  unten  an 
Bleiantimonplatten  D und  D'  angelötet; 
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Ebonitplatten  E und  E'  dienen  als  Führung 
und  zur  Isolation  der  Elektroden. 

Schliesslich  werden  sämtliche  Tafeln  an 
Hleilaniellen  L oder  L‘  angelötet,  die  als 
Sammler  der  Elektroden  und  als  Strom- 
empfänger dienen. 

Die  zu  einem  Ganzen  zusammengelöteten 
Tafeln  werden  alsdann  in  das  Gelass  P ein- 
gesetzt. 

Die  Vorteile  dieses  neuen  Akkumulators 
sind  folgende:  Die  blattförmige  lileiantimon- 
scele  der  Elektrode  ist  widerstandsfähiger 
gegen  die  Einwirkung  der  Elektrolyten. 


Die  aktive  Masse,  die  zuerst  zu  Fasten 
mechanisch  geknetet  wird,  wird  hierauf  eben- 
falls mechanisch  um  die  Seele  der  Elektrode 
unter  beträchtlichem  und  konstantem  Druck 
gepresst.  Dadurch  wird  bei  allen  Elektroden 
eine  vollkommene  Gleichförmigkeit  erzeugt, 
und  die  Paste  erhält  so  eine  sehr  grosse 
Festigkeit. 

Diese  Art  der  Herstellung  ist  sowohl 
wissenschaftlich  wie  einheitlich,  die  ausser- 
dem eine  Menge  Handgriffe  erübrigt. 

Andererseits  garantiert  die  eigenartige 
Zusammensetzung  dieser  Elektroden  eine 


Kig.  66.  Auswechaelburef  Element  nach  System  »Max«. 


bedeutend  grossere  Dauerhaftigkeit  als  jene 
der  gewöhnlichen  Platten,  und  die  Anwen- 
dung der  Asbestflechten,  die  das  Abfallen 
der  aktiven  Massen  verhindert,  trägt  zu 
diesem  Resultat  viel  bei. 

Indessen  genügt  es  nicht,  dass  die  Masse 
auf  seinem  Träger  verbleibt,  um  mit  diesem 
beständig  in  Kontakt  zu  bleiben ; nach  mehr- 
maligem Gebrauch  kommt  cs  vor,  dass  die 
wirksame  Masse  nicht  mehr  so  vollkommen 
ausgenutzt  wird  und  dass  die  Kapazität  des 
Akkumulators  sich  alsdann  allmählich  ver- 
ringert. 

Um  diesem  Uebelstande  abzuhclfen, 
genügt  es,  das  Element,  das  sich  in  diesem 
Zustande  befindet,  umzukehren,  um  die  Trans- 
formation der  wirksamen  Masse  herbeizu- 
fuhren  und  dem  Element  eine  Kapa/itat  zu 
geben,  die  etwa  gleich  derjenigen  am  An- 
fang war. 


Heim  Akkumulator  »Max«  ist  es  nun 
sehr  leicht,  dank  der  Einfachheit  der  posi- 
tiven und  negativen  Elektiodcn,  diese  Polari- 
sationsumkehrungen  herbeizufuhren,  um  von 
Zeit  zu  Zeit  nach  einer  gewissen  Anzahl  von 
Entladungen  die  wirksame  Masse  zu  erneuern. 

Die  Elektroden  der  Elemente  des  Akku- 
mulators »Max«  können  auch  derart  vereinigt 
werden,  dass  sic  leicht  auswechselbar  siml. 
Die  Elektroden  sind  ebenso  zusammengesetzt 
wie  bei  dem  vorher  beschriebenen  Typ. 

Die  positiven  Elektroden  sind  oben  an 
eine  gewundene  Blciplatte  angelotet  und 
unten  an  eine  Ebonitplatte  von  derselben 
Form  befestigt. 

Die  negativen  Elektroden  sind  oben  an 
den  Hlciplattcn  und  unten  an  einer  Ebonit- 
platte  befestigt. 

Die  Ouerplattcn  tragen  auf  ihrem  oberen 
Teile  mehrere  kleine  Ringe,  die  mit  «lein 
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Blei  verlötet,  mit  dem  Ebonit  in  geeigneter 
Weise  verbunden  sind.  Hierdurch  können 
die  einzelnen  Elementarplatten  mit  einander 
verbunden  werden. 

Charakteristische  Merkmale  des 
Akkumulators  „Max“. 


In  der  (olgenden  Tabelle  sind  die  haupt- 
sächlichsten elektrischen  Daten  des  neuen 
Akkumulators  für  zwei  seiner  Typen  angeführt. 


Typ  des  Elements 

angenäh. 

Gewicht 

Kapazität 

in  Ampere-Stunden 
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5 
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Nimmt  man  die  mittlere  Spannung  zu 
1,9  Volt  für  das  mittlere  Regime  und  1,8 
Volt  für  das  kleinste  Regime  an,  so  ist  aus 
den  Zahlen  ersichtlich,  dass  auf  die  Pferde- 
stunde ein  Gewicht  von  35  kg  beim  ersten 
Regime  und  40  kg  beim  zweiten  Regime 
kommt;  wenigstens  gilt  dies  für  die  Typen 
P. — I.  jeder  der  beiden  Reihen. 

Herstellungsverfahren. 

Die  leichten  bisher  konstruierten  Akku- 
mulatoren litten  noch  an  dem  Uebelstande, 
dass  ihre  Herstellung  verhältnismässig  grosse 
Kosten  verursachte. 

Beim  Akkumulator  »Max«  werden  nun 
die  cylindrischen  Elektroden  durch  voll- 
kommen mechanisches  Verfahren  hergestellt, 
das  zugleich  eine  einheitliche  und  wirtschaft- 
liche Fabrikation  bedingt. 

Resumä. 

Der  Akkumulator  »Max«  verdankt  also 
seine  Dauerhaftigkeit  folgenden  Ursachen: 

1.  Die  wirksame  Masse  wird  gut  durch 
das  Asbestfutteral  geschützt. 

2.  Die  Elektrode  besitzt  für  ein  ge- 
gebenes Gewicht  Masse  eine  sehr  grosse 
Oberfläche. 

3.  Sie  ist,  bedingt  durch  ihre  Konstruktion, 
elastisch  und  kann  Deformationen  eher  er- 
leiden als  Platten. 

4.  Da  die  wirksame  Masse  mechanisch 
und  unter  Druck  um  die  Seele  der  Elektrode 
gepresst  wird,  macht  ihre  Homogenität  sie 
bedeutend  dauerhafter. 

5.  Die  eigenartige  Montierung  sichert 
eine  gleiche  Arbeit  aller  Teile  der  wirk- 
samen Masse  und  über  die  ganze  Länge  der 
Elektroden. 

Dies  sind  die  ebenso  zahlreichen  wie 
schätzenswerten  Vorteile  des  Akkumulators 
»Max«.  In  der  Marine,  bei  den  Eisenbahnen, 
Strassenbahnen,  Automobilen  u.  s.  w.,  überall 
ist  er  mit  gleichem  Erfolge  angewandt  worden. 
Es  scheint  nach  dem  Vorhergegangenen, 
als  ob  dieser  neue  Akkumulator  einen  Schritt 
weiter  bedeutet  in  der  Lösung  der  Frage  der 
mechanischen  Herstellung  der  Akkumulatoren, 
die  ja  mit  chemischen  Vorzügen  Hand  in 
Hand  gehen  muss,  soll  ein  gutes  Produkt 
resultieren.  . R. 
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ÜBER  EINE  BESTIMMUNG  DER  ERNIEDRIGUNGS- 
KONSTANTEN DES  GEFRIERPUNKTES  FÜR  ELEKTROLYTE. 

Von  Tk.  C.  Hebb. 


In  einem  der  Royal  Society  of  Canada 
vorgelegten  Bcricht*)hatDr.  MaeGregor  eine 
Metliode  beschrieben,  die  Beobachtungen 
verschiedener  Forscher  über  die  Gefrier 
punkts  Erniedrigungen  der  Elektrolyte  zu 
kombinieren,  für  welche  die  Ionisations- 
koeffizienten bei  o*  C.  bekannt  sind,  um  die 
Kmiedrigungskonstanten  für  Elektrolyte  zu 
bestimmen.  Er  wandte  auch  die  Methode 
auf  einige  Bcobachtungsreihen  an,  die  im 
Laboratorium  des  Dalhousie  College  vorge- 
nomnien  worden  waren,  und  fand,  dass  der 
so  erhaltene  Wert  mit  dein  theoretischen 
sehr  nahe  übereinstimmte. 

In  einer  von  dem  Nova  Scotian  Institute 
of  Science  veröffentlichten  Schrift**)  beschrieb 
er  eine  zweite  Methode  und  wandte  dieselbe 
auf  alle  die  verwertbaren  Daten  für  Elcktro- 
lytc  an.  bei  welcher  sowohl  die  Bestimmungen 
der  Gefrierpunkts-Erniedrigungen  als  auch 
der  Ionisationskoeffizienten  gemacht  worden 
sind. 

Ich  habe  die  erste  Methode  auf  das 
Versuchsmatcrial,  das  in  der  zweiten  Schrift 
enthalten  ist,  und  auf  einige  meiner  Be 
obachtungen  angewandt,  und  zwar  mit 
folgendem  Resultat.  Die  Methode  basiert 
auf  der  Annahme,  welche  durch  die  Er- 
fahrung bestätigt  wird,  dass  die  Formel 
ö = k ( l — <*)  -J—  I-a,  worin  8 die  äquivalente 
Erniedrigung,  d.  h.  die  Erniedrigung  des 
Gefrierpunktes  dividiert  durch  die  Konzen 
tration,  i der  Iomsationskoeffuient  bei  o“  C. 
und  k und  I Konstante  sind  — , für  Elektro- 
lyse gilt,  bei  denen  die  Verdünnung  genügend 
gross  ist,  um  die  gegenseitige  Wirkung 
zwischen  den  Molekillen  möglichst  vernach- 
lässigen zu  können. 

Wenn  in  der  obigen  Formel  die  Kon- 
zentration in  Gramm-Aequivalenten  pro  Liter 
ausgedruckt  wird,  ist  die  Konstante  k die 
Erniedrigung  des  Gefrierpunktes,  welche 
durch  ein  Gramm-Aequivalent  des  nicht- 
getrennten Elektrolyten  verursacht  wird,  und 
ferner  ist  I diejenige  Erniedrigung,  welche 
durch  ein  Gramm-Aequivalent  des  getrennten 
Elektrolyten  verursacht  wird. 

Daher  ist  es  augenscheinlich,  dass,  wenn 

•)  Tram.  koy.  Soc.  Gau.  (l)  Vol.  t>,  Soc.  3,  3, 

1900 — 1901. 

Proc.  o.  Trum.  N S Imt.  Sei.  Vol.  X, 

p *ll,  1899  - «900 


man  für  irgend  einen  Elektrolyten  aus  den 
äquivalenten  Erniedrigungen  8 und  den 
lonisationskoeffizienten  i Kurven  zeichnet, 
man  bei  genügender  Verdünnung  eine  gerade 
Linie  erhält. 

Wenn  man  also  die  äquivalenten  Er 
niedrigungen  und  die  Ionisationskoeffizienten 
für  verschiedene  Konzentrationen  für  irgend 
einen  Elektrolyten  kennt,  so  kann  man  die 
derlomsationskurveaquivalenteErniedrigungs 
kurve  einzeichnen.  Wenn  man  also  jenen 
Teil  der  Kurve  findet,  der  gradlinig  zu  sein 
scheint,  so  kann  man  die  gerade  Linie  ein 
zeichnen,  welche  die  besten  Resultate  dar- 
stellt.  Die  Gleichung  dieser  Linie  ist 
ts|f(l- a)  + 1«- 

Man  kann  k und  I dadurch  bestimmen,  dass 
man  zwei  Punkte  auf  der  Linie  annimmt, 
die  so  erhaltenen  Werte  von  8 und  i in  die 
Gleichung  einsetzt  und  die  beiden  daraus 
sich  ergebenden  simultanen  Gleichungen  lost 
Nun  ist  klar,  dass  die  Konstanten  k und  I 
zu  den  Ivrniedrigungskonstanten  in  einfacher 
Beziehung  stehen,  z.  B.  zu  der  Erniedrigung 
des  Gefrierpunktes,  die  durch  ein  Gramm 
Molekül  des  nichtgetrennten  Elektrolyten 
und  der  Erniedrigung,  die  durch  ein  Gramm 
Ion  der  freien  Ionen  erzeugt  wird.  Diese 
zwei  Konstanten  wollen  wir  m und  i neunen 
Bei  Na  CI.  KCl,  NH.  CI,  KNO„  HNO, 
und  KOH  ist  k =*  m,  da  ja  jedes  Gramm- 
Aequivalent  ein  Granim-Molekul  ist;  ferner 
da  auch  jedes  Molekül  sich  in  zwei  Ionen 
spaltet,  von  denen  jedes  bei  der  Erniedrigung 
des  Gefrierpunktes  in  gleicher  Weise  zur 
Wirkung  kommt,  so  ist  i ^ 2i 

Bei  HCl,,  K,SO„  Na,  SO*  und  H,SO,, 
ist,  da  jedes  Gramm -Molekül  zwei  Gramm 
Aequivalente  enthalt,  k—  l.m;  und  es  ist 

ferner  I = — i,  wenn  man  annimmt,  dass  das 
2 

Molekül  sich  in  jedem  Falle  in  drei  Ionen 
spaltet,  wie  es  thatsachlich  nach  dem 
Diagramm  der  Gefrierpunkts-Erniedrigungen 
der  Fall  zu  sein  scheint. 

Jedes  Gramm-Molekul  von  Mg  SO,  ent 
halt  zwei  Gramm  Äquivalente;  rlahei  k 1 , m . 
und  da  jedes  Molekül  sich  in  zwei  Ionen 
spaltet,  so  erhalt  man  I -=  i. 

Bei  H,  l’O,  ist.  wenn  jedes  Gramm 
Molekül  drei  Gramm  Aequivalente  enthalt, 
k — 1 , m;  wenn  also  jedes  Molekül  sich  in 
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zwei  Ionen  spaltet,  wie  die  Resultate  von 
Loomis  und  Jones  zu  bestätigen  scheinen, 
so  ist  1 = */t  '• 

Da  die  Konstanten  m und  i in  so  einlachcr 
Weise  von  den  Konstanten  k und  I abhängen, 
so  wird  die  Genauigkeit  ihrer  Bestimmung 
von  der  Genauigkeit  abhangen,  mit  welcher 
k und  1 bestimmt  werden  kann. 

Mac  Gregor  hat  nun  gezeigt,  dass 
die  Werte  von  I viel  genauer  bestimmt 
werden  können,  als  diejenigen  von  k. 

Wenn  also  AB  oder  AB1  die  wahren 
Kurven,  welche  die  Beziehung  zwischen  8 und  a 
darstellen,  — die  Kurven  für  verschiedene 
Elektrolyte  weichen  in  verschiedener  Weise 
ab  — dann  wird  die  Gleichung  S = k ( i — a) 
— j—  la  die  Linie  AE  darstellen,  z.  B.  die 
Tangente  an  die  Kurve  bei  unendlicher  Ver- 
dünnung, wenn  AC  die  Einheit  darstellt. 

Wenn  in  dieser  Gleichung  a = i ist, 
dann  ist  8 = 1,  das  durch  DA  dargestellt 
wird.  Wenn  ferner  * — o,  dann  ist  8 = k, 
im  Diagramm  dargestellt  durch  OE.  Be- 
trachtet man  den  Teil  QP  oder  Q'l"  als 
gerade  Linie,  so  erhält  man  die  Linie,  wie 
sie  durch  die  Formel  dargcstellt  wird,  als 
A"E"  oder  Ai'E'.  In  diesem  Falle  wird 
unser  1 gleich  A"D  oder  A'D  anstatt  des 
wahren  Wertes,  AD  und  k wird  gleich  OE' 
oder  OE"  anstatt  OE.  Der  Fehler  für  1 ist 
A"A  oder  A'A,  derjenige  für  k EE"  oder 
EE'.  Es  ist  klar,  dass  AA"  oder  AA'  kleiner 
ist  als  EE"  oder  EE',  z,  B.  dass  die  Ge- 
nauigkeit, mit  der  I bestimmt  wird,  grösser 
ist  als  jene  für  k.  Daher  sind  die  Werte 
von  i mit  einem  kleineren  Fehler  behaftet 
als  jene  von  m. 

Da  die  Erniedrigungen  für  verdünnte 
Lösungen  ziemlich  fehlerhaft  sind,  ist 
der  Teil  der  Erniedrigungskurve  bei  A 
nicht  massgebend,  was  von  Mac  Gregor 
in  einer  der  oben  erwähnten  Schriften  be- 
wiesen ist.  Er  hat  daraufhingewiesen,  dass 
die  Kurven  der  verschiedenen  Beobachter 
für  denselben  Elektrolyten  bei  grosser  Ver- 
dünnung von  einander  abweichen,  und  zwar 
einige  nach  rechts,  andere  nach  links  von 
der  Kurve  für  massige  Verdünnung.  Auch 
die  verschiedenen  Beobachtungen  desselben 
Forschers  werden  bei  zunehmender  Ver- 
dünnung ungenau. 

Da  also  die  Kurven  der  verschiedenen 
Beobachter  die  Tendenz  haben,  — und 
zwar  bisweilen  sehr  stark  — bei  zunehmender 
Verdünnung  nach  rechts  oder  links  ab- 
zuweichcn,  so  geht  daraus  hervor,  dass  man 
für  k und  1 bessere  Werte  erhält,  wenn  man 
sic  aus  einem  Teil  der  Ionisations-Aequi- 
valent  Erniedrigungskurve  ableitet,  die  einer 


Konzentration  entspricht,  bei  der  glaub- 
würdige Bestimmungen  der  Erniedrigungen 
gemacht  werden  können,  als  wenn  man  die 
sehr  fehlerhaften  Beobachtungen  bei  hoher 
Verdünnung  gebrauchen  würde. 

Ich  habe  daher  bei  den  Bestimmungen 
von  k und  1 nur  die  Beobachtungen  an 
Lösungen  massiger  Verdünnung  benutzt. 
Da  indessen  einige  Kurven  sich  bei  zu- 
nehmender Konzentration  sehr  rasch  und 
sogar  sehr  früh  krümmen,  muss  man  mit  der 
Wahl  des  Kurventeiles  sehr  vorsichtig  sein. 

Die  Daten,  die  ich  angegeben  habe, 
sind  aus  dem  zweiten  der  oben  erwähnten 
Berichte.  Ehe  ich  indessen  die  Ionisations- 
Aequivalent  - Erniedrigungskurve  zeichnete, 
zeichnete  ich  in  jedem  Falle  die  Kurve  aus 
der  äquivalenten  Erniedrigung  und  der 
Konzentration  und  trug  die  flache  Kurve 
ein,  welche  am  besten  die  Resultate  dar- 
stellte, so  dass  annähernd  auf  die  eine  Seite 
der  Kurve  ebensoviel  Punkte  fielen,  wie  auf 
die  andere. 

Beim  Einzeichnen  dieser  Kurve  nahm 
ich  nicht  viele  Beobachtungen,  nur  diejenigen 
der  stärkeren  Konzentrationen.  Dies  that 
ich  aus  dem  Grunde,  um  so  viel  wie  mög- 
lich den  Fehler  zu  beseitigen,  der  aus  den 
Abweichungen  der  Beobachtungen  herrührt, 
denn  hätte  ich  alle  Punkte  bestimmt  und 
dann  in  die  flache  Kurve,  welche  sie  am 
besten  darstellt,  eingezeichnet,  so  würden 
diese  letzteren  fehlerhaften  Punkte  eine 
Rechts-  oder  Linksabweichung  selbst  für 
denjenigen  Teil  der  Kurve  ergeben  haben, 
welcher  den  stärkeren  Konzentrationen  ent- 
spricht. Daher  benutzte  ich  nur  drei  oder 
vier  der  Beobachtungen  an  stärkeren  Kon- 
zentrationen. In  Fällen,  wo  ich  mehr  ge- 
nommen habe,  rührte  dies  von  folgenden 
drei  Ursachen  her: 

t . weil  die  Punkte  dicht  zusammen  lagen; 

2.  weil  die  Ionisations- Aequivalent -Er- 
niedrigungskurve sehr  wenig  nach  rechts 
oder  links  abwich; 

3.  weil  die  Ionisations- Aequivalent -Er- 
niedrigungskurve für  diese  stärkeren  Kon- 
zentrationen eine  starke  natürliche  Neigung 
zur  Krümmung  hat.  Nachdem  ich  die  flache 
Konzentrations  - Aequivalent  • Erniedrigungs- 
kurve  eingezeichnet  hatte,  las  ich  die  Werte 
der  äquivalenten  Erniedrigungen  ab,  die  den 
gegebenen  Konzentrationen  entsprechen. 
Dieselben  stehen  in  Klammern  neben  den  Be- 
obachtungen selbst. 

Ich  zeichnete  alsdann  eine  Kurve  aus 
diesen  verbesserten  äquivalenten  Erniedri- 
gungen und  den  entsprechenden  Ionisations- 
koeffizienten,  und  nachdem  ich  den  geraden 
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Teil  dieser  Kurve  gefunden  hatte,  zeichnete 
ich  die  gerade  Linie  ein,  welche  am  besten 
die  Ergebnisse  darstellte.  Beim  Einzeichnen 
dieser  geraden  Linie  legte  ich  im  allgemeinen 
mehr  Gewicht  auf  die  Punkte,  welche  den 
Lösungen  von  grösserer  Konzentration  ent- 
sprechen. Diese  gerade  Linie  behandelte 
ich  alsdann  wie  oben  erwähnt  und  erhielt  so 
k und  1. 

Die  folgende  Tabelle  enthiilt  alle  Daten 
nebst  den  erhaltenen  Werten  von  k und  I. 
Die  Werte  der  gegebenen  Ionisations- 
koeffizienten wurden  direkt  aus  der  zweiten 
oben  erwähnten  Arbeit  Mac  Gregor's 
entnommen.  Die  Buchstaben  i und  e,  welche 
den  Koeffizienten  beigefügt  sind,  zeigen  an, 
ob  die  Werte  durch  Interpolation  oder 
Extrapolation  erhalten  wurden.  Die  Buch- 
staben A,  B,  D und  W bezeiclieen  die  Be- 
obachter Archibald,  Barnes,  Döguisne 
und  Whethain. 


Tabelle  I. 


Qzentration 
ir.  Acq.  L) 

Ionisation«* 
Koeffizienten 
bei  o*C. 

Aequivalente 

Erniedrigung 

KCL.  (Loomis.) 

k = 2.065;  1 = 

3.673- 

.01 

943  i.  B. 

3.60 

.02 

•923  » 

355 

.03 

.910  > 

3-52 

(3-528) 

•035 

.905  » 

353 

(3  5 19) 

.05 

.892  > 

3-50 

(3-498) 

.1 

.862  . 

3-445  (3-450) 

.2 

.832  > 

3-404 

■4 

.804  » 

3-353 

KCl.  (Jones.) 
k = 2.180;  1 = 3.678. 


.04 

.900  i 

i.  B. 

3-5325 

.0592 

.885 

> 

35067 

.078 

.873 

k 

3.4923 

(3-487) 

.09646 

.863 

» 

3.4688 

(3-473) 

.2 

■832 

■ 

3 4300 

.28 

.821 

> 

3-4107 

KCl. 

(Raou 

It.) 

1 

<=  1.846;  1 = 

3-652. 

.05825 

.904  t 

:.  W. 

3-47» 

.1168 

■878 

» 

3 43» 

Konzentration 

Ionisationa- 

Aequivalente 

(Gr.-Aeq.  L) 

bei  o°C. 

Erniedrigung 

KCl.  (Abegg.) 

k—  1.344;  1 = 

3-7<9 

.0469 

.895  i.  B. 

3-47 

•05S3 

.887  > 

3-45 

■0697 

.878  . 

3-43 

KCl.  (Ponsot.) 

k — 1.920;  1 = 

3.687. 

.1468 

.846  i.  B. 

3-413  (3  415) 

.1688 

.840  » 

3.406  (3-404) 

.2344 

.827  » 

3-392  (3.381) 

.2456 

.825  . 

3-375  (3-378) 

■2472 

.825  > 

3-378 

•2544 

.824  » 

3-377 

KCl.  (Wildermann.) 

k = 2.034;  1 = 

3.689. 

.03883 

.900  i.  B. 

3 5 «5  (3  5235) 

.03884 

1 900  » 

3-532  (3-5235) 

.07652 

■873  * 

3.491  (3-489) 

.07668 

| -873  * 

3.487  (3.489) 

KCl.  (Hebb.) 

k = 1-755;  • = 

3-695- 

.0628 

.882  i.  B. 

3 45 1 (3-465) 

.1065 

I -859  * 

3.415  (3-430) 

.2121 

.830  » 

3-404  (3-375) 

.3186 

1 .817  » 

3-340 

NaCI.  (Loomis.) 

k = 2.140;  1 = 

3-722. 

.08 

.860  i.  B. 

3-501 

.09 

j -855  * 

3.494  (3-493) 

.10 

1 .850  » 

3.484  (3.485) 

.20 

.815  > 

3-439 

NaCI.  (Jones.) 

k = 2.050;  1 - 

3.726. 

.0790  .861  i.  B. 

3-492 

.0882  : .856  • 

3483  (3484) 

.0973  | .851  » 

3477  (3-476) 

.1063  .848  » 

3469 

.15  -831  » 

3.447  (3.442) 

.1925  .818  > 

3.418  (3  424) 

.2329  .805  > 

[ 3414 
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Konzentration 

(Gr.-Aeq.  L)  i 


Ionisations- 
Koeffizienten 
bei  o®  C. 


Aequivalentc 

Erniedrigung 


NaCl.  (Abegg.) 


k = .800;  1 = 3.957. 

•0439 

.882  i.  B. 

3 57  (3-58o) 

0653 

.867  » 

3 55  (3-537) 

.0871 

.856  . 

3-5° 

.1083 

.847  » 

3-47 

NaCl.  (Arrhenius.) 

k = 1.992;  1 = 

3-697- 

.194 

.816  i.  B. 

3-54 

•324 

.781  > 

3 5« 

NaCl.  (l’onsot.) 

k = 2.000;  1 = 

3.728. 

.1318 

.836  i.  B. 

3-445 

.1808 

.821  > 

3.418  (3.419) 

.2016 

.814  > 

3-4«  3 (3-411) 

.2248 

.808  • 

3.403  (3.405) 

.2288 

.806  > 

3.405  (3-404) 

HCl.  {Loomis.) 

k = 2.095 ; 1 = 

3-643- 

.01 

.982  i.  B. 

3.61  (3615) 

.02 

■97 2 * 

3.60  (3-599) 

.05 

•955  » 

3-59  (3-574) 

.1 

933  * 

3-546  (3-555) 

2 

.910  > 

3.565 

■3 

.897  . 

3.612 

HCl.  (Jones.) 

k = 1,950;  1 = 

3684. 

.08127 

.940  i.  B. 

3.5856  (3-580) 

.1025 

•933  > 

3.5609  (3-568) 

.1228 

.928  > 

3-5692  (3-565) 

NH.Cl.  (Loomis.) 

k = 1.380;  1 = 

3.700. 

.Ol 

•95'  '•  D 

3-56  (3.585) 

.02 

-93«  » 

3.56  (3.540) 

■035 

.914  > 

3-50 

•05 

.900  » 

3-48 

NH.Cl.  (Jones.) 

k = 2.050;  1 — 

3.692. 

.00997 

.951  i.  D. 

3.6108 

•0595 

.892  e.  L>. 

3-5 '43 

Konzentration 

(Gr.-Aeq.  I.)  | 

Ionisatlons- 
Koeffizienten 
bei  0«  C. 

Aeqtiivalente 

Erniedrigung 

KNOj. 

(Loomis.) 

k 

= 1.580 

; 1 = 

3.682. 

.023 

.899  i. 

D. 

3-46 

.05 

.876 

> 

3-4« 

.1 

.832  e. 

D. 

3-314 

.789 

> 

3- '94 

ksso4. 

(l’onsot.) 

k = .874 

1 = 2.834- 

•0724 

■73'  i- 

A. 

2 307 

.0752 

.726 

* 

2.301 

.2295 

•635 

> 

2.113  (2.115) 

.2360 

-633 

2.1 10  (2.109) 

•4140 

•596 

2 012  (2.010) 

.4280 

■594 

2.002  (2.005) 

Na,SOt. 

(Loomis.) 

k = 1.100;  1 = 

2.815. 

.20 

.624  i. 

A. 

2.170 

.40 

546 

> 

2.036 

60 

•5" 

1.938 

Na.SC>.. 

(Arrhenius.) 

k = 1.180;  1 = 

2.950. 

• 234 

.607  i. 

A. 

2.205 

•390 

■549 

» 

2.095 

HjS04. 

(Loomis.) 

k = -73« 

; 1 = 

2.826. 

.20 

.598  i. 

B. 

1.984 

.40 

•570 

» 

1.925 

HjSO,. 

(Jones.) 

k = .792 

; 1 = 

2.767. 

.11358 

•633  '• 

B. 

2.0514  (2.042) 

.15472 

.612 

> 

1,9952  (2.001) 

.19450 

.598 

> 

1-9732 

•2330 

.586 

> 

1.9498 

h,so4. 

(Ponsot.) 

k = .617 

; 1 = 

2.797. 

.2570 

.587  i. 

B. 

1.895  (1-897) 

.2580 

.587 

> 

1-899  (1-897) 

■4476 

.565 

> 

1 1.850 

.4516 

.565 

> 

1.849 
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Konzentration 

Ionisations- 

Kocftizienten 

Aequivalenlc 

(Gr.-Acq.  L 

bei  o»C. 

Erniedrigung 

H,S04.  (Wildermann.) 

k = 1.080;  1 = 

2.565. 

■'358 

.622  i.  B. 

2.004 

.1930 

■599  * 

1.970 

\lgS04.  (Loomis.) 

k = .7 1 3 ; 1 = 

793- 

.04 

.522  i.  D. 

1.277 

.06 

.485  » 

••237 

MgSO,.  (Jones.) 

k = 1.074;  1 = 

1 .849. 

.015972 

.614  i.  D. 

1.5590 

017940 

.608  » 

1.5496  (1.545) 

.019904 

.596  » 

15323  ('.535) 

03950 

.521  > 

1.4912  (1.486) 

.05872 

502  > 

1.4391  (1-444) 

HsPO«.  (Loomis.) 

Ic  = .654;  1 = 1 

.1 198. 

•03 

.614  i.  L). 

0.94 

.06 

■5'3  • 

0.893 

H,P04.  (Jones.) 

k = .620 ; 1 = 

1-338. 

.019605 

.669  i.  D. 

1.0967  (1.101) 

.027705 

.627  » 

1.0721  (1.069) 

.03279 

.602  • 

1.0522 

KOH.  (Loomis.) 

k = 2.256;  1 = 

3.516. 

.05 

.943  e.  D. 

3-44 

.10 

•932  * 

3-43 

HNOs.  (Jones.) 

k = 2.640;  1 = 

3765. 

■03119 

.958  e.  D. 

37179 

•05 103 

•949  * 

37076 

KHO.  (Jones.) 

c = 2.019;  1 = 

3.699 

.01069 

.964  e.  D. 

3.6296  (3.640) 

.03163 

.950 

3.6263  (3.616) 

.05174 

•942  » 

3.5756  (3.600) 

.07481 

•035  • 

3.6142  (3-590) 

Konzentration  i 

(Gr.-Acq.  !.) 

Ionisation«- 
Koeffizienten 
bei  o«C. 

Aequivalente 

Erniedrigung 

BaCl2.  (Loomis.) 

1 

= 1.198;  1 = 

= 2.743. 

.02 

.860  i.  W. 

I 2.495  (2  505) 

.04 

.820  e.  W. 

| 2.475  (2  465) 

.. 

.768  > 

2 385 

t 2 

.724  > 

1 2.345 

4 

.658  > 

i 2.3275 

HaClj.  (Jones.) 

k = 1.414;  1 = 

= 2734. 

.01 1964 

.889  i.  W. 

2.5828  (2.590) 

.01394 

.880  » 

2.5753 

.01592 

.872  » 

2.5754  (2.565) 

.01788 

.866  » 

| 2*5500 

.02 

.860  > 

2.550 

BaCl,.  (Ponsot.) 

k = 1.136;  1 = 

= 2.786. 

.05520 

.796  e.  W. 

2.446 

.0620 

790  » 

2.436 

.0680 

785  » 

2.426  (2.427) 

.0774 

771  > 

2.416  (2.415) 

.2060 

717  * 

2.316 

.2095 

.716  » 

2.320  (2.315) 

•2235 

.710  . 

2.309  (2.3 11) 

.3100 

.685  » 

1 2.297 

KjS04.  (Loomis.) 

<=1.118;  1 = 

= 2.752. 

.02 

.821  i.  A. 

2.46 

.04 

.772  » 

2.38 

.1 

705  » 

2.27  * 

.2 

■645  » 

2.1585 

.4 

.598  » 

20335 

.6 

■583  > 

1 1-9455 

K,SOt.  (Jones.) 

k — .849;  1 ±=  2.879. 

. 

04 

Ol 

.677  i.  A. 

I 2.231  (2.234) 

.152 

.668  » 

2.208  (2.210) 

.16765 

.661  > 

2.197  (2.192) 

.1826 

■654  > 

1 2.178  (2.176) 

.19685 

.647  > 

2.160  (2.162) 

K,SO,.  (Abegg.) 

k = .901 ; 1 = 

= 2.771. 

01734 

.829  i.  A. 

I 2.47 

.0216 

.815  , 

1 2.43  (2.428) 

.0258 

803  » 

2.40  (2.402) 

.0299 

794  * 

2-385 
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Die  folgende  Tabelle  II  giebt  die  Werte 
der  in  Tabelle  I enthaltenen  Konstanten  k 
und  1 an,  zusammen  mit  den  Werten  von 
m und  i,  z.  B.  die  Erniedrigungen  des  Ge- 


frierpunktes, die  durch  ein  Gramm-Molekül 
des  nichtgetrennten  Salzes  hervorgerufen 
werden  und  jene  infolge  des  Einflusses  eines 
Gramm-Ions  des  getrennten  Salzes. 


Tabelle  II. 


Elektrolyt 

Beobachter 

Ionisations-Konstanten 

Erniedrigung*- 

Konstante  für 

k 

- 

nicht  getrennte 
Moleküle  (m'i 

Freie  Ionen  (i) 

KCl 

Loomis 

2.065 

3673 

2.065 

'•837 

Jones 

2.180 

3.678 

2.180 

1.839 

> 

Raoult 

1.846 

3-652 

1.846 

1.826 

* 

Abegg 

1-3+4 

3-7'9 

' 344 

1.860 

> 

Wildermann 

2-034 

3.689 

2.034 

1.845 

> 

Ponsot 

1.920 

3.687 

1.920 

1 .844 

» 

Hebb 

>755 

3-695 

'•755 

1.848 

NaCI 

Loomis 

2.140 

3-722 

2.140 

1.861 

9 

Jones 

2.050 

3726 

2.050 

1.863 

> 

Abegg 

.800 

3-957 

.800 

'■979 

> 

Arrhenius 

1.992 

3-697 

1.992 

1.849 

» 

Ponsot 

2.000 

3-728 

| 2.000 

1.864 

HCl 

Loomis 

2.095 

3-6+3 

2.095 

1.822 

t 

Jones 

1.950 

3.684 

1.950 

1.842 

NH.CI 

Loomis 

1.380 

3.700 

1.380 

1.850 

> 

Jones 

2.050 

3.692 

2.O5O 

1.846 

KNO, 

Loomis 

1.580 

3.682 

1.580 

1.841 

HNO» 

Jones 

2.640 

3765 

1 2.640 

1.883 

KOH 

Loomis 

2.256 

3 5 *6 

2.256 

1758 

> 

Jones 

2.019 

3-699 

I 2.019 

1.850 

BaCI, 

Loomis 

1.198 

2-743 

2.396 

1,829 

> 

Jones 

1.414 

2-734 

2.828 

1.823 

> 

Ponsot 

1.136 

2.786 

2.272 

1.857 

K,SO, 

Loomis 

1.118 

2.752 

2.236 

1-835 

> 

Jones 

.849 

2.879 

1.698 

1.919 

> 

Abegg 

.901 

2.771 

1.802 

1.847 

> 

Ponsot 

.874 

2.834 

1.748 

1.889 

Na, SO, 

Arrhenius 

1.180 

2.950 

2.360 

1.967 

> 

Loomis 

1.100 

2.815 

2.200 

1 .877 

H,SO, 

Loomis 

-731 

2.826 

1.462 

1.884 

* 

Jones 

•792 

2./6/ 

1.584 

1.845 

» 

Ponsot 

.617 

2-797 

1-234 

1.865 

> 

Wildermann 

1.080 

2.565 

2.160 

1.7 10 

MgSO, 

Loomis 

■7*3 

'•793 

1426 

1793 

> 

Jones 

1.074 

1 .849  , 

2.148 

1.849 

H.PO, 

Loomis 

654 

1.120 

1.962 

1.680 

* 

Jones 

.620 

1.338 

1.860 

2.007 
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Man  sieht  aus  dieser  Tabelle,  dass  die 
Werte  von  i,  obwohl  sie  bedeutend  variieren, 
in  den  meisten  Fallen  mit  dem  theoretischen 
Wert  fast  ubereinstimmen.  Hei  den  nicht 
getrennten  Molekülen  indessen  ist  die  Ver- 
änderlichkeit ihrer  Werte  viel  grösser.  Da 
die  von  Molekülen  verursachte  Erniedrigung 
aus  theoretischen  Gründen  als  dieselbe  an- 
genommen wird,  wie  jene  von  freien  Ionen 
verursachte,  so  rührt  die  Differenz  zwischen 
den  Aenderungcn  von  m und  i wahrschein- 
lich von  den  verschiedenen  Graden  der  Ge- 
nauigkeit her,  mit  der  die  Bestimmung  von 
m und  i,  wie  oben  erwähnt,  ausgefiihrt  werden 
kann. 

Wenn  man,  wie  es  gebräuchlich  ist,  an- 
nimmt, dass  die  von  den  Molekülen  hervor- 
gerufene Erniedrigung,  seien  es  nun  nicht- 
getrennte  Moleküle  oder  freie  Ionen,  für 
alle  Elektrolyte  in  verdünnter  Lösung  die- 
selbe ist,  so  kann  man  durch  Aufsuchen  der 
Mittelwerte  zu  besseren  Werten  von  m und  i 
gelangen.  Dies  wird  klar,  wenn  man  die 
Fehlerquellen  in  Betracht  zieht,  welche  die 
Werte  von  k und  I beeinflussen.  Denn  die 
grade  Linie,  mit  deren  Hilfe  k und  1 be- 
stimmt werden,  kann  entweder  zu  hoch  oder 
zu  niedrig  sein;  oder  sie  kann  zu  viel  oder  zu 
wenig  nach  der  Achse  der  äquivalenten  Er- 
niedrigung geneigt  sein.  Die  Linie  kann  zu 
hoch  oder  zu  niedrig  sein  infolge  mangel- 
hafter Beobachtungen  der  Erniedrigung,  man- 
gelhafter Werte  der  Ionisationskoeffizicnten 
oder  auch  infolge  der  Art  und  Weise,  in 
der  sie  cingezcichnet  ist.  Soweit  wenigstens 
zwei  dieser  Fehlerquellen  in  Betracht  kommen, 
werden  die  resultierenden  Fehler  in  einigen 
Fallen  positiv,  in  anderen  negativ  sein;  daher 
werden,  wenn  man  den  Durchschnittswert 
nimmt,  diese  Fehler  teilweise  einander  auf- 
heben. 

Eine  fehlerhafte  Neigung  der  Linie  kann 
vom  charaktcrischcn  Fehler  der  Methode 
des  Beobachters  heriuhrcn,  die  bei  grosser 
Verdünnung  der  Kurve  entweder  nach  links 
oder  nach  rechts  abweichen  lasst,  oder  nach 
der  natürlichen  Krümmung  der  Kurve  seihst, 
die  rechts  oder  links  erfolgen  kann,  je  nach- 
dem die  Konzentration  sich  vermehrt.  Die 
aus  diesen  Quellen  entspringenden  Fehler 
werden  also  in  einigen  Fallen  positiv,  in 
anderen  negativ  sein  und  sich  daher  praktisch 
im  Mittelwert  einander  neutralisieren. 

Die  Bestimmungen  der  vorigen  Tabelle 
'ind  nicht  alle  von  gleicher  Genauigkeit. 
Einige  beruhen  auf  Gefrierpunktsbeob- 
achtungcn  nach  alten  Methoden;  andere  auf 
jenen  nach  neueren  und  genaueren  Methoden; 
andere  wieder  auf  Beobachtungen  in  gut 


übereinstimmenden,  noch  andere  auf  fehler- 
hafteren Reihen.  In  einigen  Fallen  sind  auch 
die  angewandten  Ionisationskocffizientcn  ge- 
nauer als  bei  anderen. 

Wenn  eine  Schatzung  bezüglich  des 
relativen  Wertes  der  verschiedenen  Bestim- 
mungen gemacht  werden  könnte,  wurde  das 
abgewogene  Mittel  eine  genauere  Annäherung 
an  die  wahren  Werte  der  Erniederungskon- 
stauten  ergeben,  als  dies  durch  einen  blossen 
Mittelwert  zu  erreichen  wäre.  Ich  habe  in- 
dessen nicht  versucht,  für  diese  Bestimmungen 
Wagungen  auszufuhren,  da  ich  nicht  in  den 
Stand  gesetzt  war,  dies  mit  einiger  Genauig- 
keit zu  thun. 

Wenn  man  annimmt,  dass  der  Mittel- 
wert den  grösseren  Teil  der  Fehler  eliminiert, 
so  erhalt  man  als  Werte  für  m und  i 1,932 
und  1,851.  Der  Wert  für  i ist  unzweifelhaft 
der  genauere  von  beiden;  und  bei  der  An- 
nahme, dass  ungetrennte  Moleküle  dieselbe 
Wirkung  wie  freie  Ionen  haben,  so  nimmt 
man  für  m ebenfalls  den  Wert  von  1,851. 
Dass  der  Durchschnittswert  von  m um  so 
viel  grösser  ist,  als  derjenige  von  i,  kann 
nur  von  den  Mangeln  der  zur  Bestimmung 
desselben  angewandten  Methode  herrühren. 

Es  ist  jedoch  Thatsache,  dass  die 
Krümmung  der  Kurve  eines  Elektrolyten 
bei  zunehmender  Konzentration  eher  nach 
rechts  als  nach  links  verläuft,  denn  sie  ver- 
läuft nur  dann  nach  links,  wenn  eine  Ver- 
einigung der  Moleküle  stattfindet. 

Einige  der  Bcobachtungsreihen,  die  in 
der  Schrift  enthalten  sind,  aus  der  ich  meine 
Daten  entnommen  habe,  habe  ich  nicht  be- 
nutzt. Ein  paar  waren  so  fehlerhaft,  dass 
ich  sie  nicht  gebrauchen  konnte.  Die  anderen 
sind  indessen  von  Mac  Gregor  aus- 
gearbeitet worden,  und  ich  glaube  daher, 
dass  sie  genau  sind. 

Die  Mittelwerte  von  m und  i nach 
Mac  Gregor  sind  1,895  und  1,850  und 
daher  der  Mittelwert  bei  Kombinierung  seiner 
Werte  und  der  mehligen  1.913  und  1,851. 

Das  obige  Resultat  stimmt  mit  demjenigen 
überein,  das  Mac  Gregor  mittels  der  zweiten, 
oben  erwähnten  Methode  erzielt  hat.  Der 
Schluss,  zu  dem  er  gelangte,  war,  dass  für 
alle  untersuchten  Elektrolyten  die  Kurven 
seines  Diagramms  mit  den  Ermcdrigungs- 
konstanten  ubemnstunmten,  die  einen  ge 
mcinsamen  Wert  von  etwa  1,85  hatten. 

Dass  die  beiden  Methoden  Resultate 
ergeben  haben,  welche  nicht  r.ur  mit  ein- 
ander, sondern  auch  mit  dem  theorctsich 
berechneten  Werte  der  Erniedrigungskon- 
stanten  von  van  t’lloff  nahe  Ubereinstimmen, 
ist  von  ganz  besonderem  Interesse. 
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Darstellung  das  Aetznairons  mittels  das  Dia- 
phragma-Prozesses. Clinton  Paul Townsend. 
llElectricaI  World  und  Engineer,  1902.  1,  16.) 

Die  Geschichte  des  jüngsten  Erfolges  in  der 
Darstellung  von  Alkali  mittels  Elektrolyse  von 
Natriumchloridlosungen  in  mit  Diaphragmen 
versehenen  Zellen  ist  im  grossen  und  ganzen 
dieGeschichte  der  »nichteingetauchten  Kathoden«. 
Der  unzweifelhafte  Erfolg  der  Hargreaves-Kin- 
richtungen,  die  mit  hochgespannten  Strömen 
arbeiten,  hat  gezeigt,  dass  die  blosse  Thatsache 
der  Anwendung  eines  Diaphragmas  an  sich  nicht 
genUgt,  um  eine  elektrolytische  Methode  zu  ver- 
dammen 


Die  Zelle  von  Moore  ,V  Allen  ist  die 
neueste  Konstruktion,  bei  der  eine  nichteinge- 
tauchte  Kathode  verwendet  wird  und  unter- 
scheidet sich  von  derjenigen  von  Hargreaves 
und  gewissen  noch  alteren  Formen  hauptsächlich 
darin,  dass  die  Kathode  aus  mehreren  leitenden 
Lagen  besteht,  die  infolge  der  Kapillarität  eine 


beträchtliche  Menge  des  Klektrolvten  zurück- 
halten  können.  Technisch  würde  man  dies  einen 
>Schwamm<  nennen. 

Der  Gedanke,  dass  eine  Zelle  ohne  einen 
Katholyten,  der  die  Kammer,  in  welcher  die 
Kathode  sich  befindet,  in  Betrieb  gesetzt  werden 


Fig.  69.  Schematiche  Darltclliing 
der  Zelle  von  Hargreave«. 


Fig.  70.  Kathode 
und  Diaphragma 
der  Hargreaves* 
Zelle,  vergröwert. 


kann,  scheint  von  Camille  Alphonse  Faure 
(Britisches  Patent  No.  1742  vom  J.  1872)  aus- 
zugehen.  Seine  Kathode  und  auch  die  Anode 
haben  die  Form  einer  hohlen  rechteckigen  Hülse, 
die  vom  Boden  des  mit  einem  Elektrolyten  ge- 
füllten Gefüsses  etwas  entfernt  ist,  dieses  ist  an 
der  der  gegenüberliegenden  Elektrode  befindlichen 
Seite  mit  perforiertem  Metall  und  unten  mit  einer 
Ausfluss-Oeffnung  für  das  flüssige  Produkt  ver- 


Fig.  trS.  Zelle  voo  l.c  Sneur. 


Digitized  by  Google 


Hell  8 


KUUCTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT.  17; 


sehen.  Ein  Diaphragma  aus  Segeltuch  bedeckte 
die  perforierte  Kathodenplatte,  und  mittels  diesem 
Diaphragma  und  dieser  Kathode  wurde  der 
Elektrolyt  filtriert,  wobei  die  metallische  Wirkung 
durch  die  Flüssigkeit  der  unzersetzten  Losung 
oxydiert  wurde.  Faurc  ordnete  ein  Windrohr 
über  der  Oberfläche  der  I.Osung  an,  um  das 
Entweichen  des  freiwerdenden  Wasserstoffes  zu 
bewirken.  F.r  befestigte  eine  grosse  Anzahl 
dieser  Elektroden-Eilter  in  einem  einzigen  Gefäss 
an,  scheint  aber  die  Konstruktion  mehrfacher 
Getasse  mit  nichteingetauchten  durchlässigen 
Elektrudenwanden  vermieden  zu  haben. 


Kig.  7t.  Zelle  von  Moore  ,V  Allen. 

Eine  derartige  Konstruktion  wurde  l.eon 
l'.iul  Hulin  patentiert  (Vereinigte  Staaten  von 
Nordamerika,  No.  586236),  welche  in  Eig.  67 
dargestellt  ist.  Die  Wände  b,  c bestehen  aus 
metallischem  Schwamm  oder  ponner  Kohle  zum 
filtern  der  Elektroden,  durch  welche  die  freien 
Ionen  oder  die  Produkte  il  rer  sekundären  Wirkung 
auf  den  Elektrolyten  hindurchgehen  und  durch 
1 ictfnungen  e in  Sammelgefässe  g.  h gelangen. 
Zur  Ilchaltung  eines  konstanten  Niveaus  ist  die 
mit  t l.czeichnctc  Vorrichtung  getroffen. 

Die  schwammige  Kathode,  die  um  einem 
nichtleitenden  Diaphragma  überzogen  war,  war 
thatsacbiirh  von  LeSueur  als  Verschluss  einer 


Anodenglocke  angewandt  worden.  Die  l.e  Sueur 
patentierte  Zelle,  welche  sich  von  den  jetzt  in 
Gebrauch  befindlichen  wesentlich  unterscheidet, 
ist  in  Fig.  68  dargestellt,  e ist  ein  Diaphragma 
und  b eine  schwammige  Kathode,  welche  beide 
die  ( feffnung  einer  Anodenglocke  c,  die  die 
Anode  D tragt,  verschliesst. 

Ein  weiterer  Fortschritt  wurde  von  James 
Hargreavcs  erzielt,  der  in  einer  Zelle  dieses 
Typs  die  durchlässigen,  nichtleitenden  Wände 
und  die  äussere  nichteingetauchte  Kathode  ver- 
einigte.Seine Konstruktion  istin  Fig. 69 schematisch 
dargestellt,  wahrend  Kig.  70  die  kombinierte 
Kathode  und  Diaphragma  in  grosserem  Maass- 
stabe  zeigt.  Diese  Zelle  enthalt  eine  Anode  e 
in  einer  Kammer  g,  die  mit  einer  Losung  von 
Natriumchlorid  gefüllt  ist.  Diaphragmen  d und 
die  äussere  und  nicht  eingetauchte  Kathode  c 
halten  den  Elektrolyten  zurUck.  Die  Kathoden- 
Produkte  werden  mittels  des  Troges  k'  und  den 
Rohren  k der  seitlichen  Kammern  f gesammelt. 
Die  letzteren  werden  aus  den  Seitenwinden  a 
gebildet. 

Mit  Hargreavcs  tritt  die  filtrierende  Wirkung 
des  Diaphragmas  an  zweite  Stelle.  Zur  Reinigung 
der  Kathoden  wird  ein  Dampfstrahl  oder  ein 
Strahl  aus  Dampf  und  Kohlendioxyd  verwendet. 

Fig.  71  stellt  die  Moore  & Alien-Zelle  dar. 
Sie  besteht  aus  einer  Basis  1,  den  Wänden  1, 
den  Teilen  3 und  einem  Deckel  4 aus  Schiefer 
oder  einem  ähnlichen  widerstandsfähigen  Material 
Der  untere  Teil  der  Zelle  wird  durch  die 
kombinierte  Diaphragma-Kathode  verschlossen. 
Erstcres,  5.  besteht  aus  Schichten  aus  Asbest- 
papier, das  letztere  aus  einer  Kombination  von 
Drahtgaze  6 und  perforiertem  Metall  7. 

Die  Anode  8 ist  zentral  gelagert;  die  elek- 
trische Verbindung  mit  derselben  erfolgt  durch 
Quecksilber. 

Zur  F.rzeugung  eines  konstanten  Niveaus  ist 
die  mit  15,  16  bezeichnete  Vorrichtung  vorge- 
sehen. Die  fteiwerdenden  Kathodenprodukte 
entweichen  durch  die  mit  14  bezeichnete  Vor- 
richtung, welche  aus  einer  Grundplatte  1 1 und 
der  Glocke  11  besteht.  Die  letztere  dient  dazu, 
die  Verdampfung  in  der  Kathode  mittels  eines 
• Hades»  von  Wasserstoff  zu  verhindern. 

R 

Der  Edison-Akkumulator.  (The  Electrical  World 
and  Engineer.  Vol.  XL.  No.  t,  14  ) 

In  einem  Artikel  iDer  Akkumulator  und 
der  Motorwagen  in  der  North  American  Review 
giebt  Edison  neue  Informalionen  über  seinen 
neuen  Akkumulator.  Es  wird  berichtet,  dass 
die  Batterie  die  vier  mit  ihr  v orgeiiomtitcnen 
Untersuchungen  gut  bestanden  hat  und  dass  sie 
bei  der  in  Allssu  !,t  stehenden  fünften  ebenfalls 
gut  absrhncidcn  duifte.  Du-e  Versuche  sollen 
gezeigt  haben,  dass  die  neue  Nu  kel-E.isenZcIle 
die  einzig  brauchbare  wäre  Eme  richtige  Batterie 
muss  umkehrbar  stin  wie  eine-  lbn.nnu.  welche 
Kiaft  m E l'  ktririlät  uinwandclt  und  umgekehrt. 
E.iiic  Akkumulatoren!'  ittene'  sollte  ein  vollkommen 
•imkelobarer  \pparat  sein,  ohne  dass  der  Um 
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Wandlungsmechanismus  irgend  in  Mitleidenschaft 
gezogen  werden  dürfte. 

Die  augenblicklich  bei  Automobilen  in  Ge- 
brauch befindlichen  Uleiakkumulatoren,  behauptet 
Edison,  erfüllen  diese  Bedingung  nicht.  Sie  ver- 
lieren allmählich  anWirksamkeit  undsindin  einigen 
Monaten  völlig  unbrauchbar.  Die  Saure  ver- 
hindert eine  eigentliche  mechanische  Konstruktion, 
die  chemischen  Reaktionen  sind  kompliziert; 
sie  muss  mit  grosser  Sorgfalt  überwacht  werden, 
und  zwar  mit  einer  so  grossen  Sorgfalt,  dass  sie 
für  den  allgemeinen  Gebrauch  unpraktisch  wird. 
Wird  die  Zelle  auch  von  genügender  l.eichtigkeit 
hergestellt,  so  geht  ihr  wiederum  die  genügende 
Festigkeit  verloren,  und  sie  wird  schnell  un- 
brauchbar. 

Dagegen  hat  die  Nickel-Eisenzelle  bedeu- 
tende Vorzüge.  Da  die  I.osung  eine  alkalische 
ist,  so  werden  keine  der  Bestandteile  von  der- 
selben angegriffen.  Die  chemischen  Reaktionen 
sind  von  dem  einfachsten  Charakter.  Die  Be- 
dingungen gestatten  eine  vollkommen  mecha- 
nische Konstruktion,  und  die  Zelle  bleibt  sogar 
unter  den  ungünstigsten  Bedingungen,  z.  B.  wenn 
ein  mit  der  Behandlung  der  Zelle  nicht  Ver- 
trauter dieselbe  falsch  behandelt,  stets  intakt. 
Das  Gewicht  kann  allen  Erfordernissen,  welche 
an  eine  kommerzielle  Wagenbefordcrung  gestellt 
werden,  angepasst  werden,  und  bis  jetzt  hat  man 
bei  einer  Batterie,  welche  über  700  mal  geladen 
und  entladen  wurde,  irgend  ein  Anzeichen  von 
chemischer  Zerstörung  der  Zelle  nicht  entdecken 
können. 

Edison  hat,  wie  er  selbst  sagt,  während 
einer  ganzen  Reihe  von  Jahren  an  diesem  Problem 
gearbeitet.  Während  der  letzten  3 Jahre  sind 
beständig  Versuche  angestellt  worden.  Ein 
Baker-Automobil  ist  mit  einer  Batterie  von 
ar  Zellen  bei  einem  Gewicht  von  332  Pfd.  aus- 
gerüstet worden.  Das  Totalgewicht  mit  2 Mann 
Belastung  betrug  1075  Pfd.  Der  Wagen  legte 


l>ei  einmaliger  Ladung  eine  Strecke  von  62  Meilen 
zurück,  die  Steigungen  von  Uber  1 : 8 hatte.  Am 
Ende  der  Fahrt  betrug  die  Geschwindigkeit  des 
Wagens  83*/«  von  der  ursprünglichen. 

Die  durchschnittliche  Geschwindigkeit  auf 
der  ganzen  Strecke  betrug  11,2  Meilen  pro 
Stunde.  Auf  einem  verhältnismässig  ebenen 
Wege,  der  durch  kurz  vorher  gefallenen  Regen 
noch  feucht  und  fest  war,  legte  derselbe  Wagen 
85  Meilen  zurück. 

Ein  weiterer  Versuch  mit  der  Nickel-F.isen- 
Balterie,  welcher  die  Vollkommenheit  derselben 
bewies,  wird  gegenwärtig  an  5 verschiedenen 
Typen  von  Automobilen  gemacht,  die  mit  diesen 
neuen  Zellen  ausgerüstet  sind.  Die  Wagen  haben 
verschiedene  Gewichte  und  legt  jeder  von  ihnen 
eine  Strecke  von  5000  Meilen  auf  Landstrassen 
zurück  bei  einer  durchschnittlichen  Geschwin- 
digkeit von  100  Meilen  pro  l ag.  Wenn  diese 
Versuche  zeigen  sollten,  dass  kein  Verlust  an 
Kapazität  stattfindet  und  die  Batterie  keinen 
mechanischen  Schaden  erleidet,  so  kann  man 
wohl  annehmen,  dass  in  der  That  die  Losung 
des  Akkumulatorenprobleins  einen  Schritt  vor- 
wärts gekommen  ist. 

Edison  ist  der  Ueberzeugung,  dass  durch 
die  neue  Batterie  auch  eine  grosse  Verbreitung 
von  elektrisch  betriebenen  Wagen  hervorgerufen 
werden  wird,  indem  auch  der  weniger  begüterte 
Mann  in  den  Stand  gesetzt  werden  kann,  sich 
ein  solches  Fahrzeug  anzuschaffen.  Um  den  Be- 
trieb indessen  gefahrlos  und  sicher  zu  gestalten, 
müssten  die  Automobile  mit  stärkeren  Zahn- 
rädergetrieben versehen  werden,  so  wie  es  bei 
den  französischen  Automobilen  der  Fall  ist. 
Vor  allein  müsste  auf  eine  grosse  Stabilität  der 
Wagen  geachtet  werden.  Nach  Ansicht  Edison’s 
dürften  sich  2 Typen  von  Wagen  entwickeln, 
ein  leichter  Verkehrswagen  und  ein  schwererer 
Tourenwagen.  R. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Vorrichtung  für  elektrochemische  und  elektro- 
thermlsche  Schmelzarbelten.  — Emil  Grauer 
in  Lauffen  a.  N.  — I>.  R.  1\  No.  127833. 


Die  obere  hohle  Elektrode  a,  durch  welche  io  be- 
kannter Weise  das  Schmclzgut  der  Schmelzzooe  zu- 
geführt  wird,  liegt  cxccntrisch  über  der  unteren  tiegel- 
oder  scheibenartigen  Elektrode  b.  Letztere  wird  von 
dem  Zapfen  / getragen,  der  »n  dem  Lager  ./"ruht.  Bei 
Drehung  der  Welle  / wird  die  Elektrode  6 gegenüber 
der  Elektrode  a derart  verschoben,  dass  immer  neue 
Teile  der  erslcrcn  unter  die  Oefiuung  der  Elektrode  a 
/u  liegen  kommen  und  mit  der  durch  jene  hcrubglciten 
den  Beschickung  bedeckt  werden.  Statt  der  unterm 
kann  auch  die  obere  Elektrode  diese  kurbelartige  Dreh- 
bewegung erhalten,  und  ferner  kann  der  Elektrode 
ausser  jener  noch  eine  Drehbewegung  um  ihre  eigene 
Achse  erteilt  werden. 

ElektrolytiseherStromunterbreeher.  — Dr.  Arthur 
Wehnelt  in  Charlottcnburg,  — D.  R.  P.  No.  127978. 
( Zusatz  zum  Patente  No.  120340.) 

Die  Anode  des  We hn e 1 1 -Unterbrechen  wird  mit 
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esocr  dünnen  Schicht  feuerbeständigen  Isolationsmaterinl», 
r.  B.  Porzellan,  umhüllt,  so  dass  diese  Elektrode  kerzen- 
artig  abbrennt,  and  der  Draht  seine  wirksame  l änge 
«elbsfthälig  aal  gleicher  Grösse  erhalt. 

Verfahren  zur  Regenerierung:  der  positiven, 
aus  Bielsuperoxyd  bestehenden  Polelektrode 
VOn  Sammlern.  — Josef  Hof  mann  in  Berlin.  — 
Ü.  R.  P.  No,  128033. 

Die  atu  Bietsuperoxyd  bestehende  positive  Pol- 
elcktrodc  wird  nach  Entladung  des  Summier«  aus  dem 
Sammlcrgefüt*  hermusgenommen  und  der  Einwirkung 
•iner  Losung  von  unterchloriger  Säure  ansgeseut,  die 
ana  einem  Hypochlorit,  besonders  Calcmmhypochtorit. 
darch  Zusatz  von  Säure  in  Freiheit  gesetzt  ist.  Nachdem 
m dieser  Lösung  das  Rleisulfat  wieder  in  Bleisuperoxyd 
am(< wandelt  ist,  wird  die  positive  Polelektrode  mit 
Wasser  gut  abgesptllt  und  wieder  in  den  Sammler  ein- 
gesetzt Die  negative  Pole  Ick  (rode,  welche  »ich  in 
Elektrolyten  auf  losen  soll,  wird,  sobald  sie  verbraucht 
ist,  durch  eine  neue  ersetzt. 

Varfahren  zur  Herstellung  von  Silber-,  Zinn-, 
Biel-,  Goldniederschi Agen  unter  Benutzung 
von  Aluminium*  oder  Magnesiumkontakten. 

— Elcktro-Mctallurgie,  G.  m.  b.  H.  ln  Berlin. 

— D.  R.  P,  No.  128318.  {Zusatz  zum  Patente 
No,  127464.) 

Der  Angriff  des  Kontaktmetallea,  also  des  Alumi- 
nium», wird  bei  den  Bädern  zur  Abscheidung  von  Silber, 
Zzan,  Blei,  Gold,  wie  nach  dem  Huuptpaient  durch 
starke  Alkalität  erreicht;  dagegen  kann  zur  Reinerhaltung 
der  Koe taktfläche  nicht  wie  bei  den  Nickel*  und  Kobalt- 
bAdern  ein  hoher  Gehalt  an  AJkaliphosphst  oder  Pyro- 
phosphat  zum  Ziele  führen,  sondern  es  hat  sich  gezeigt, 
■ins«  dieser  Zweck  im  vorliegenden  Verfahren  besser 
durch  Zusatz  einer  entsprechenden,  siemlich  bedeutenden 
4 yankalimeoge  oder  durch  einen  Zusatz  von  diesem  im 
Verein  mit  Pyrophotpbaten  oder  Phosphaten  der  Alkalien, 
und  zwar  in  annähernd  gleichen  Verhältnissen  su  er- 
reichen ist.  Ein  L'eberwiegen  des  Cyaoalk.di  ist  hierbei 
nicht  nur  vorteilhaft,  sondern  erforderlich,  um  güte, 
gleichmäasige  Niederschläge  zu  erhalten,  und  das  Auf 
treten  von  fleckigen  Metallabscheidungen  und  sonstiger 
Unregelmässigkeiten  ist  stets  ein  Zeichen,  dass  die  im 
Bade  vorhandene  Cyanalkalimenge  nicht  ausreicht. 

Elektrischer  Glasschmelzofen  mit  treppen- 
förmigem, von  Lichtbogen  bestrahltem 
Setunelzkanal.  — Gesellschaft  zur  Verwertung  der 
Patente  für  Giascrrcugung  auf  elektrischem  Wege, 
Hecker  A Co.  m.  b.  1L  in  Köln  n.  Kh.  — D.  R.  I'. 
No  128250. 
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Der  Glassalz  wird  durch  die  Förderschnecke  a und 
Fütlrohr  6 den  Lichtbögen  bei  C und  d sugeführt.  Vier 
Schmelz kan&lc  e speisen  bei  / das  geschmolzene  Oku 
in  den  RebStter /,  woselbst  es  mittelst  eines  zwischen 
den  Elektroden  A durch  das  Gins  geführten  Stromes 
durch  Widerstandserhitzung  geläutert  wird.  Das  ge- 
läuterte (»Ins  flies»!  durch  I nach  i und  wird  durch  / 
entnommen.  Die  Bei  c and  d entstehenden  brennbaren 
(»a*c  werden  bei  / zur  Beheizung  von  k benutzt. 

Sammlerelektrode,  welche  aus  senkrechten, 
am  oberen  Ende  an  einem  gemeinsamen 
Quersteg  befestigten  Stäben  mit  massivem 
Kern  und  von  diesem  strahlenförmig  aus- 
gehenden LAngslamellen  besteht.  A.  Hain 
ville  in  Nanterrc,  Frankreich  — D.  R,  P.  No.  12S377. 
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Die  Elektrode  besteht  aus  mehreren,  an  ihrem 
oberen  Ende  an  einem  gemeinsamen  Quersteg  befestigten 
Stäben  mit  massivem  Kern  und  strahlenförmig  von  diesem 
ausgehenden  LängslameUen  6,  Letztere  sind  in  ge- 
eigneten Abständen  paarweise  zusammengedruckt,  um 
Zellen  m zur  Aufnahme  von  wirksamer  Masse  zu  bilden. 
Nach  ihrer  Formierung  stellt  die  Klektrode  somit  zum 
Teil  eine  Planii-,  zum  'Teil  eine  Faure-Klckirode  dar, 

Elektrolytiseher  Stromunterbrecher.  — Frcd6ric 
de  Mare  in  Hrtlssel.  — D.  K.  P.  No.  128392.  Zu- 
satz zum  Patente  122295.) 
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Da«  die  Platindruhtanodc  a umgebende  Platin* 
futter  & wird  über  dem  PUtiDiifikt  selbst  susgewatit 
oder  ausgewogen  und  in  den  H.ila  des  mit  dm»  Deckel* 
körper  d au«  einem  Stück  bestehenden  Porr  e Ilonn  ihrchcu  c 
dicht  eingeschlitTen,  wobei  der  Plae.ndraht  dar«  li  dir 
seine  Verstellung  bewirkende  Schraube  lediglich  in 
achsialer  Richtung  unter  Ausschluss  einer  Drehbewegung 
verschoben  wird. 
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Verfahren  zur  elektrolytischen  Verkittung  von 
Sehlelfmaterlal.  — Jo«pii  Rieder  in  l.eiprtfc.  — 
I).  R.  P.  No.  I 2S44S. 


* f 
Fjjr.  76. 


Die  metallische  Kathode  Af  ist  mit  dem  gekörnten 
Schleifmittel  5 bedeckt,  welches  durch  Zusatz  von  Graphit* 
pulver  leitend  gemacht  worden  ist.  Die  Elektrolyse 
wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  die  einzelnen  Korner  des 
Schleifmittels  durch  Metailablagenmgen  mit  einander 
und  gcwünschtenfalls  mit  der  Kathode  verbunden  sind. 
Feinkörniges  Schleifmatcrial  kann  auch  im  Elektrolyt 
schwebend  vorhanden  sein. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammler- 
elektroden.  — Friedrich  Krnuss  und  Dr.  A.  Pf  aff 
in  Riga.  — D.  R.  P.  No.  128  $12. 

Die  Rippen  der  bekannten,  auf  irgend  welche  be- 
liebige Art  erzeugten  Rippenplatten  werden  zuerst  nieder- 
gelegt  und  dann  durch  einen  in  einem  beliebigen  Winkel 
zu  den  Rippen  und  bis  zu  einer  beliebigen  Tiefe  ge- 
führten Schncidstahl  unterteilt. 

Schneidwerkzeug  zur  Herstellung  von  Sammler- 
platten* — Wilhelm  Stockmeyer  in  Frankfurt  a.  M. 
— D.  R.  P.  No.  128608. 

Das  Werkzeug  c schneidet  Killen  in  ein  glattes 
oder  vorher  mit  Verstärkungsrippen  versehenes  Material; 
cs  besitzt  hierzn  eine  der  Länge  der  herzusicllendcn 
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Einschnitte  entsprechende  und  mit  Aussparungen  * von 
der  Breite  der  Verstärkungsrippen  versehene  Schneide  d 
und  kann  aus  einem  oder  mehreren  Stücken  bestehen. 


Elektrolytischer  Stromunterbrecher  mit  selbst- 
thfltlger  Regulierung  der  Lange  der  ln  den 
Elektrolyten  eintauchenden  Anodenspitze.  - 

Friedrich  Dcssnuer  in  Aschaffenburg.  — D.  R.  P. 
No.  128740. 


Die  Anode  e / wird  durch  eine  Feder  h ständig 
gegen  eine  in  der  Richtung  der  Anode  verstellbare 
Auflage-flache  g gepresst,  um  eine  stets  gleiche  Länge 
des  vom  Elektrolyten  berührten  Anodenteils  / zu  er- 
zielen. 


ALLGEMEINES. 


Elektrische  Kabel  als  Ursache  von  Explo- 
sionen. Nach  der  Zeitschrift  »Electricianc  iial.cn 
in  London  Explosionen  in  Kabclschächtcn  slatl- 
gefunden,  die  geeignet  sind,  allgemeine  Aufmerksamkeit 
zu  erregen.  An  der  Strorolieferang  für  London  beteiligen 
sich  mehrere  Gesellschaften,  deren  Kabelnetze  mit- 
einander nichts  gemein  buben.  Zur  Verteilung  gelangen 
die  Ströme  jedoch,  wie  in  Berlin,  durchweg  in  einem 
Dreileitersystcm,  bei  dem  die  beiden  sogenannten  Aussen- 
leiter,  welche  gegeneinander  eine  Spannungsdifferenz 
von  über  200  Volt  haben,  auf  die  vollkommenste  Weise 
gegen  die  Erde  isoliert  sein  müssen.  Eines  Tages  zeigten 
die  Erdschlussanzeiger  einer  der  Gesellschaften  eine  über 
das  zulässige  Mass  Uinausgchende  Belastung,  und  das 
Netz  wurde  zu  einer  Untersuchung  stromfrei  gemacht, 
die  jedoch  ergebnislos  verlief,  Bel  erneuter  Inbetrieb- 
setzung der  Leitungen  traten  jedoch  sofort  sehr  ernste 
Symptome  auf.  Die  Erdschlussanzeiger  standen  in  wenigen 
Augenblicken  auf  25  Ampire,  und  es  gingen  bereits 
einige  Pferdestärken  durch  Erdschluss  verloren.  Die 
Situation  begann  unheimlich  zu  werden  und  erforderte 
eine  erneute  Betriebsunterbrechung  und  Revision  der 
Leitungen.  Hierbei  erfolgten  in  zwei  Kabelschächten 
Explosionen  von  solcher  Heftigkeit,  dass  die  eisernen 
Venchlussdeckel  hoch  emporgeschleudert  wurden.  Schon 
vorher  halten  die  Arbeiter,  durch  die  Anwesenheit  er- 
stickender Gase  gezwungen,  die  Schächte  einige  Male 
verlassen  müssen.  Die  Explosion  erfolgte  jedesmal  durch 


die  Grubenlampe.  Ueber  die  Ursache  der  Gasentwicklung, 
wie  über  die  Katar  der  Gase  selbst  ist  man  noch  nicht 
unterrichtet.  Die  naheliegende  Annahme,  es  müsse  sich 
um  eine  elektrolytische  Entwicklung  von  Knallgas  ge- 
handelt haben,  ist  wenig  stichhaltig,  da  die  Kabel  in 
trockenen  Köhren  liegen.  Mit  mehr  Wahrscheinlichkeit 
ist  die  Entstehung  des  explosiven  Gemenge*  auf  eine 
Verdampfung  der  Teerprodukte  des  Isoliennatcrials 
zurückzuführen,  doch  wird  auch  diese  Erklärung  durch 
Kontrollversuche  noch  nicht  unterstützt. 

Aluminiumfunde  ln  NeusQdwales.  Das  Vor- 
kommen von  Bauxit,  dem  für  die  Aluminiumgewinnung 
wichtigsten  Mineral,  in  Xcusüdwalcs  Ist  zwar  seil  dem 
Jahre  1899  allgemein  bekannt;  gegenwärtig  sind  aber 
so  ausgedehnte  und  reichhaltige  Baoxitlager  in  den  Be- 
zirken von  lnverell  und  Emmaville  im  Norden  de» 
Staate«,  sowie  bei  Wingells  etwa  100  Meilen  südlich 
von  Sydney  festgestellt  worden,  dass  dadurch  Aussichten 
auf  die  Begründung  einer  lohnenden  Aluminium-Industrie 
eröffnet  werden.  Die  Art  des  Vorkommens  ist  nach 
The  Electrical  Engineer  in  beiden  Kundgebieten  die 
gleiche.  Das  Bauxitgestein  bedeckt  meist  in  ungleich- 
massigen  Schichten  die  Kuppen  kleiner  Hügel  und  findet 
sich  hauptsächlich  in  der  unmittelbaren  Umgebung  er- 
loschener Krater;  seine  Farbe  variiert  von  roattgelb  bis 
tiefrot.  Eine  genaue  und  systematische  Analyse  der 
Fundproben  hat  noch  nirgends  stattgefunden;  topo- 
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graphisch  sind  bisher  nur  die  Bauxhlager  bei  Emmaville 
aufgenommen  worden.  Zar  Verhüttung  kann  das  Material 
leicht  auf  den  bereits  vorhandenen  Eisenbahnen  in  die 
Nihe  von  Kohlengruben  oder  Stapelplätzen  geschafft 
werden,  oder  es  können  umgekehrt  die  Kohlen  bequem 
nach  den  Rauxithgcrn  befördert  werden.  Baumaterial 
fflr  SchmelzhUiten  steht  überall  reichlich  zur  Verfügung. 

(Kraft  u.  Licht,  Düsseldorf.) 

Ein©  Dynamo  für elektrochemlscho  Arbeiten. 

Die  elektrische  Gesellschaft  Holtser  Cabot  in  Boston 
MstMchusets)  hut  eine  neue  Dynamo  konstruiert,  welche 
für  elektrochemische  Arbeiten,  Reduktion  und  Reinigung 
der  Metalle  der  Imperial  Ore  Reduktion  Comp,  in 
Rot  ton  bestimmt  ist.  Diese  Dynamo  kann  einen  Strom 
»oo  3000  Amperes  Lei  4 — 8 Volt  Spannung  liefern.  Um 
eine  anormale  Erhitzung  zu  vermeiden,  haben  die 
Konstrukteure  ihre  ganze  Aufmerksamkeit  auf  eine  vor* 
zog  liehe  Yent  Istion  gerichtet  und  ihren  Leitungen  sehr 


grosse  Querschnitte  gegeben;  der  Anker  besteht  aus 
2 bestimmten  Umwickclungen  und  2 Kommutatoren. 
Die  Erregung  geschieht  getrennt  durch  Stromkreise  von 
1 10  Volt;  die  Dynamo  macht  etwa  450  Touren  per 
Minute.  F.  v.  S. 

Buntf&rben  einzelner  Stellen  auf  Suhl* 
teilen  nach  dem  Verkupfern.  Nach  dem  Ver- 
kupfern und  Polieren  mit  Stahl,  Filsscheibe  oder  Woll- 
zirkularbiirste,  Uberzieht  man  diejenigen  Stellen,  welche 
diese  Farbe  behalten  oder  eine  andere  bekommen  sollen, 
mit  Sparlack,  der  gut  trocknen  muss,  und  bereitet  sich 
nun  vorerst  ein  Gemisch  von  2 Teilen  Grünspan. 
2 Teilen  Zinnober,  5 Teilen  Salmiak  und  5 Teilen 
Alaun,  das  man  mit  einem  reinen,  weichen  Pinsel  auf 
die  unlackierten  Stellen  aufträgt  und  welches  den  Kupfer- 
Überzug  hell  und  dunkelbraun  färbt,  je  naebdem  man 
mehr  oder  weniger  anfirägt. 

(Kraft  und  Licht,  Düsseldorf.) 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Lommel,  Dp.  £.  V.,  weil.  Profcuor  der  Physik  tu  der 
1'mrer.itkt  Miiocheo.  Lehrbuch  de  p Experlmenial- 

physsk.  Achte  und  neunte  neu  bearbeitete  Auflage. 
Herauagegeben  von  Prof.  Dr.  Walter  König.  Mit 
einem  Porträt,  429  Figuren  im  Text  und  einer  Spektrot- 
tafel.  Leipzig  1902.  Verlag  von  Johann  Ambrosius 
Harth.  IVeis  6,40  Mk..  geh.  7,20  Mk. 

Bereits  (»ei  Besprechung  der  vorigen  Auflage  haben 
wir  eingehend  auf  die  Vorzüge  dieses  Werkes  bingewiesen. 
(K.  diese  Zeitschrift  V,  130.)  Es  möge  daher  genügen, 
wenn  wir  unseren  Lesern  von  dem  Erscheinen  der  neuen, 
welche  durch  eine  Anzahl  neuer  Artikel  (Uber  Röntgen- 
un  i Bccijuerelstrahlen.  Uber  das  sprechende  Licht,  über 
elektrische  Schwingungen,  über  die  neuen  Strshlungs- 
gesetze  o.  s.  w.)  vermehrt  wurde,  Kenntnis  geben. 

Thorpe,  T.  E.,  C.  B.,  L.  L.  D.,  F.  R.  S.  Essays  ln 
hlSlorleal  Chemistry.  London  1902.  Macmillnn 
\ Co.,  Limited. 

Das  Werk  enthält  eine  Anzahl  (18)  Aufsätze  aus 
dem  Gebiete  der  Geschichte  der  Chemie.  Die  meisten 
enthalten  Biographien,  nur  die  drei  letzten  sind  Dar- 
stellungen des  Entwicklungsganges  einzelner  chemischer 
Disziplinen.  Die  Aufsätze  sind  meist  Reden,  gehalten 
bei  Festsitzungen  wissenschaftlicher  Gesellschaften  u.  dgl. 
und  ne  wurden  in  diesem  Werke  lediglich  gesammelt. 
Lheselben  werden  für  jedermann,  der  sich  für  die 
Geschichte  der  Chemie  interessiert,  eine  willkommene 
(.ektüre  sein. 

Gross,  Dr.  Theodor.  Kritische  Beiträge  zur 
Energetik.  IL  Hermann  von  Helmholtz  und 
die  Erhaltung  der  Energie.  Berlin  1902.  Verlag 
von  M.  Krayn. 

Das  grosse  Verdienst,  das  sich  Robert  Mayer  durch 
die  Entdeckung  des  Prinzipes  von  der  Erhaltung  der 
Krall  erworben  bat,  ist  in  späterer  Zeit  in  mannigfacher 
Weise  verschleiert  worden,  und  es  hat  sich  allmählich 
die  Ceberzeugung  berausgebildet,  als  ob  Helmholtz 
der  Entdecker  dieses  wichtigsten  aller  physikalischen 
Grundgesetze  sei.  Der  Verfasser  des  vorliegenden 
Werkes  Übernimmt  es  nun  auf  Grund  eingehender 
Studien  und  auf  Grund  reichlichen  Materials,  die 
Verdienste  von  Helmholtz  um  das  Gesetz  von  der 
Erhaltung  der  Energie  auf  ihr  wahres  Mnsa  zurUrk/u- 
iihren.  Es  gehört  wahrlich  viel  Mut  dazu,  eingewurzelten 
falschen  Meinungen  energisch  gegenüber  zu  treten 
1 heodor  Cross  hat  diesen  Mut  gefunden.  Er  weist 


nach,  wie  eigentlich  das  Verhältnis  von  Helmholtz 
zu  der  Entwickelung  der  Lehre  von  der  Erhaltung  der 
Energie  sich  gestaltet  hat,  und  er  zeigt,  dass  durch 
Beweihräucherung,  durch  Telegramme,  Eestreden  u.  s.  w. 
der  wahre  Sachverhalt  verschleiert  worden  ist.  Diese 
allgemeinen  Erörterungen  bilden  aber  nur  den  geringsten 
Teil  des  Werkes.  Der  Hauptteil  besteht  aus  Be- 
trachtungen mathemalisch-physikalischer  Natur,  in  denen 
der  Nachweis  vieler  Helmholtz 'scher  irrtümer  und 
Kehler  mit  mathematischer  Genauigkeit  erbracht  wird. 
Die  einzelnen  Aeusserungcn  von  Helmholtz  werden 
kritisch  beleuchtet  und  ihre  Stellung  zu  allgemeinen 
naturwissenschaftlichen  Anschauungen,  sowie  zu  physi- 
kalischen Grundprinzipien  anerkannter  Natur  wird  in 
ausführlichster  Weise  erforscht.  Das  ganze  Werk  bildet 
einen  wichtigen  Beiirug  zur  theoreti  chen  und  prakti- 
schen Physik  einerseits  und  zur  Geschichte  der  Physik 
andererseits. 

Heber,  Georg,  Ingenieur  für  Elektrotechnik.  Elek- 
trizität zum  Pflanzenwachstum.  Vortrag  etc. 
gehalten  in  der  elektrotechnischen  Gesellschaft  zn 
Leipzig.  Mit  10  Abbildungen.  Leipzig  1902.  Ver- 
lagsbuchhandlung Schulze  \ Co.,  Langest  raste  28. 
Preis  1 Mk. 

Jezier,  Ch.  Die  Entwickelung  unserer  Natur- 
anschauung Im  XIX.  Jahrhundert  und  Friedrich 
Mohr.  Vortrag  gehalten  vor  der  naturwissenschaft- 
lichen Gesellschaft  in  Winterthur  am  14.  Dezember  1900. 
Leipzig  1902.  Verlag  von  Johann  Ambrosius  Barth. 
Preis  1,20  Mk. 

Carvallo.  M.  E.  L'Eleetrlclt*  dAduitc  de  Pex- 
ptrtence  et  ramen£e  au  Prfnelpe  des  Travaux 
vlrtuels.  Scientin  No.  19.  C Nand,  Edlteur,  Paris. 

Laurent,  H.  Sur  les  prlneipes  fondamentaux 
de  la  Theorie  des  nombres  et  de  la  Geometrie. 

Scientia  No.  20.  C.  Naud,  Emteur,  Paris. 

Biedermann,  Dr.  Rudolf.  Technisch-Chemisches 
Jahrbuch  1899.  hin  Bericht  über  die  Fortschritte 
auf  dem  (jebiete  der  chetnischen  Technologie.  Zwci- 
undzwanzigster  Jahrgang.  Mit  164  in  den  Test  ge- 
druckten Abbildungen.  ßrsunschweig  1902.  Verlag 
von  Friedrich  Vieweg  & Sohn. 

Das  bekannte  Jahrbuch,  welches  nunmehr  m den 
Verlag  von  Friedrich  View  eg  A Sohn  u bergegangen 
ist,  umfasst  letzt  das  Kalenderjahr,  wodurch  die  Leber* 
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sicht,  insbesondere  Uber  die  Patente,  ihre  Dauer,  Er- 
löschen u.  s.  w.  bedeutend  erhöht  worden  ist.  Dte  An- 
ordnung de»  Stoffes  ist  die  altbewährte  geblieben.  Neben 
der  Patcntlitteratur  wurde  die  Zeitschriftenlittcralur  auf 
das  eingehendste  berücksichtigt.  Unserem  engeren  Fach- 
gebiete, der  Elektrochemie,  ist  ein  besonderes  Kapitel 
gewidmet,  welches  in  die  Unterabteilungen : Stromquellen 
und  elektrische  Apparate,  Elektrische  Oefen,  Apparate 
zur  Erzeugung  dunkler  elektrischer  Entladungen  und 
Elektrochemische  Verfahren  zerfällt  und  welches  in  aus- 
führlicher Darstellung  alle  wichtigen  Neuerungen  auf 
diesem  Gebiete  während  des  Jahres  1899  enthält.  Wir 
hoffen,  dass  das  verdienstvolle  Werk  sich  unter  dem 
neuen  Verlage  zu  seinen  allen  Freunden  auch  viele  neue 
erwerben  möge. 


Erdmann,  Prof.  Dr.  H.  Lehrbuch  der  anorgani- 
schen Chemie.  Dritte  Auflage,  fünftes  bis  achte» 
Tausend.  Mit  291  Abbildungen,  99  Tabellen,  einer 
Rechentafel  und  sechs  farbigen  Tafeln.  Braun- 
schweig  1902.  Verlag  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn. 
Geb.  in  Leinen  15  Mk.,  in  Halbfranz  16  Mk. 

Wir  haben  bereits  beim  Erscheinen  der  vorigen 
Auflage  ausführlich  auf  die  Vorzüge  dieses  Werkes  hin- 
gewiesen  (s.  diese  Zeitschr.  VIII,  S.  22),  und  die  kurze 
Zeit,  in  der  nunmehr  eine  neue  Auflage  nötig  wurde, 
zeigt  wohl  am  besten,  wie  rasch  das  Werk  sich  allge- 
meinen Anklang  verschaffte.  Indem  wir  auf  unsere 
frühere  Besprechung  verweisen,  wollen  wir  nicht  verfehlen, 
unsere  Leser  auf  das  Erscheinen  der  neuen  Auflage  auf- 
merksam zu  machen. 
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Kl.  21  f.  C.  10621.  Bogenlichtkohle  mit  eingesetzten 
Glühstiften  aus  lichtemittierenden  Stoffen.  Fa.  C.  Con  • 
radty,  Nürnberg. 

Kl.  I2n.  D,  10736.  Verfahren  zur  Wiedergewinnung 
von  Chromsäurc  aus  Chromoxydsalzlösungcn  auf  elek- 
trolytischem Wege;  Zus.  z.  Pat.  1 17949.  Friedrich 
D ärmst ädtcr,  Dannst.nl t,  Sandbergstr.  14. 

Kl.  1 2 g.  F.  16085.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Azobenzol.  Farbwerke  vorm.  Meister 
Lucius  & Brüning,  Höchst  a.  M. 

Kl.  2 ic.  S.  15178.  Verfahren  zur  Erzielung  einer 
glänzenden  Oberfläche  auf  Kohleteilen.  Siemen» 
& llulske  Akt  .-Ges.,  Berlin. 

Kl.  2 1 c.  L.  16746.  Quecksilbcrvoltametcr.  Friedrich 
Lux,  Heidelberg,  Bergstr.  1. 

Kl.  2 1 f . M.  19995.  Verfahren  zur  Beleuchtung  mit 
Vaccuumröbren.  Moore  Electricnl  Company, 
New- York. 

Kl.  21g.  G.  16884.  Isolationsröhre  für  Elektroden  von 
elektrolytischen  Stromunterbrechern.  Grisson  & Co., 
Hamburg. 

Kl.  12h.  H.  26146.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Platinelektrode;  Zu»,  z.  Pat.  132588.  W.  C.  Hcraeus, 
llannu. 

Kl.  2 1 h.  R.  15674.  Elektrischer  Ofen  zum  Zusammen- 
backen von  feinen  Erzen  und  Zuschlägen  mit  ununter- 
brochener Beschickung.  Marcus  Kuthenburg, 
Philadelphia. 

Kl.  2 1 c.  A.  8890.  Schmelzsicherung  mit  offen  zwischen 
den  Kontakten  liegendem  Schmelzdrahte.  Akt.-Ges. 
Mix  & Genest,  Telephon-  und  Telegraphen  werke. 
Berlin. 

Kl.  21b.  K.  22261.  Sammlerclektrode  ohne  Pastung, 
bestehend  aus  einer  Bleiplattc  mit  dünnen  Rippen 
oder  Lamellen  zu  beiden  Seiten  derselben,  welche 
durch  Schnitte  unterteilt  sind.  Wilhelm  Krausehaar  u. 
Blei  werk  Neumühl  Morian  & Cie.,  Neumühl,  Rheinl. 

Kl.  2 ic.  S.  15997-  Regelbarer  Flüssigkeitswiderstand. 
Siemens  & llulske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  f.  M.  20432.  Elektrische  Glühlampe  mit  zwei 
Glühfäden.  J.  Minnigh,  Scheveningen. 

Kl.  2 lg.  A.  8618.  Elektrolyt  für  Flüssigkeitskonden- 
satoren und  elektrische  Gleichrichter  für  Wechselstrom 
mit  Aluminium  - Elektroden.  Allgemeine  Elek- 
trizitäts-Gesellschaft, Berlin. 


Kl.  48a.  F.  15408.  Herstellungsverfahren  von  Re- 
produktionen aller  Art,  insbesondere  für  graphische 
Zwecke  durch  galvanoplastischcn  Niederschlag. 
II.  Feith,  Cöln-Ehrcnfetd. 

Kl.  21  h.  S.  13027.  Heizwiderstand  in  Form  einer 
Spirale  aus  Metalldraht  oder  Mctallband.  Socictc 
Anonyme  de»  Anciens  Etablissements  Pur- 
villde  frercs  & Co.,  Paris. 

Kl.  I2n.  H.  24762.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Blcihydroxyd  und  schwerlöslichen  Bleisalsen  auf  elek- 
trolytischem Wege.  Dr.  Wilhelm  Hartmann,  Mühl- 
heim a.  Rh. 

KL  21  b.  B.  29378.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
wirksamen  Masse  von  .Sammlerelektroden.  Paul  Bends, 
Berlin,  Gneisenaustr.  104. 

Kl.  21  b.  G.  15986,  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Leit- 
fähigkeit der  wirksamen  Masse  von  Sammlerelcktroden 
etc.  A.  von  Grätzel,  Hannover. 

Kl.  21h.  C.  10 137.  Ringartiger  elektrischer  Heizkörper 
mit  auf  Glimmerplatten  aufgebrachter  Metallschirbt 
als  Widerstand.  Chemisch- elektrisch  e F'abrik 
Prometheus,  G.  m.  b.  H.,  Frankfurt  n.  M.-Bocken- 
heim. 

Kl.  30 f.  P.  13457.  llydro-elektrische  Massiervorrichtung. 
Personal  Hygiene  Co.,  Chicago. 

Kl.  18a.  G.  16713.  Elektrischer  Ofen  zum  Schmelzen 
von  Eisenschwamni.  Charles  Gran  ge,  Aiguebelle. 

Kl.  21  b.  A.  8911.  Verfahren  sur  Herstellung  von 
Sammlerelcktroden; Zus. z. Pat.  123832.  Akkumulatoren- 
und  Elektrizitätswerke,  Akt.-Ges.  vorm.  W.  A.  Boese 
& Co.,  Berlin. 

Kl.  2 ic.  E.  8276.  Flüssigkeitsanlasscr  mit  einer  Vor- 
richtung zum  Kurzschliesscn  der  eingetauchten  Elek- 
troden. Elektrizität»  - Akt.  - Ges.,  vorm.  W.  I.ah- 
meyer  & Co.,  Frankfurt  a.  M. 

Erteilungen. 

Kl.  12h.  136273.  Poröse  Körper,  insbesondere  fär 

elektrolytische  Zwecke.  Charles  Combes  und 
Alexandre  Bigot,  Paris. 

Kl.  21b.  136187.  Positive  Polelektrode.  Auguste 

F.  Beyer,  Paris. 

Kl.  21b.  136497.  Elektrode  für  Primär- wie  Sekundär- 

elementc  aus  einzelnen  mit  den  Flachseiten  dicht  über- 
einander liegenden,  ebenen  Metallstreifen.  Lndowic 
Peyrat.  Paris. 
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EINE  NEUE  VOLTAMETRISCHE  WAGE. 

Von  Dr.  Heinrich  Paweck  und  Dr.  Walther  Burstyn. 


Schon  im  Jahre  1856  hat  Roseleur, 
einer  der  hervorragendsten  Meister  der 
Galvanotechnik,  ein  Instrument  für  die  Werk- 
stätte des  Galvaniseurs  geschaffen,  das  bei 
weitem  bequemer  und  weniger  umständlich 
tu  handhaben  ist  und  genauere  Resultate 
giebt,  als  die  primitive  alte  Methode  der 
separaten  Wägung  des  zu  eleklropl  ittierenden 
Gegenstandes  vor  und  nach  der  Metallauflage. 
Diese  Roseleur'sche  argyromctrische  oder 
metallomctrische  Wage  ist  in  allen  bedeu- 
tenderen galvanotechnischen  Büchern  in  den 
Konstruktionsdetails  beschrieben , so  dass 
dahin  verwiesen  werden  kann.  Diese  Wage 
hat  sich  besonders  in  der  Edelmetall- 
plattierung zur  Gewichtsbestimmung  der 
Silber-  und  Goldniederschläge  vorteilhaft 
bewährt  und  eingebürgert,  obgleich  heute 
noch  im  Kleinbetriebe  oft  die  obenerwähnte 
primitive  Methode  angetroffen  wird. 

Erst  vor  kurzem  teilte  Dr.  Pfanhauser 
jun.  eine  von  ihm  konstruierte  voltametrische 
Wage  mit '),  bei  welcher  das  Prinzip  des 
Voltameters  für  die  Gewichtsbestimmung  bei 
galvanotechnischen  Arbeiten  recht  glücklich 
verwertet  wurde.  Es  wurden  damit  einige 

')  Zcitachr.  I.  Elch.  VII.  p.  923;  976;  1070; 
Wilhelm  Pfnohaascr:  Eleklropiattierung,  Galvano- 

pla.uk  uatl  MetullpolierunR.  4.  Aut!  1900,  p.  444  ff. 


der  Wage  von  Roseleur  anhaftende  Mängel 
in  grosserem  Masse  behoben;  allein  beim 
praktischen  Arbeiten  mit  derselben  störten 
uns  immerhin  manche  Uebelstände,  die  uns 
bewogen,  eine  inbezug  auf  die  exakte  Strom- 
Unterbrechung,  Vermeidung  von  Unter 
brechungsfunken,  Genauigkeit  der  Einstellung 
u.  a.  praktisch  tadellos  funktionierende  Kon- 
struktion zu  ersinnen,  welche  aus  folgender 
Beschreibung  und  Zeichnung  ersichtlich  ist: 

Die  eine  Schneide  $ des  Wagebalkens 
einer  gewöhnlichen  Wage  (s.  Fig.  79;  fol- 
gende Seite)  trägt  an  Stelle  der  Wagschale 
einen  Stab  T,  an  welchen  die  negative 
Kupferplatte  Cu,  gehängt  wird;  ihr  gegen- 
über steht  im  Kupferbade  der  voltametrischen 
Zelle  die  fixe  Kupferplatte  Cuä.  Zur  Weiter- 
leitung des  elektrischen  Stromes  von  derWage 
dient  ein  Kupfer-  oder  Nickelstift  K , der  in 
den  feststehenden  vernickelten  Quecksilber- 
napf » eintaucht.  Ausserdem  trägt  der  Stab  7' 
einen  Platinkontakt,  welcher  der  ebenlalls  mit 
Platin  versehenen  Kontaktschraube  c gegen- 
übersteht, dieselbe  aber  erst  in  der  Gleich 
gewichtslage  der  Wage  berührt. 

Der  Elektromagnet  M (von  ca.  3 cm 
Spulendurchmesser)  trägt  2 Wicklungen,  w , 
und  deren  magnetisierende  Wirkungen 
sich  aufheben,  wenn  beide  von  Strom  durch- 
flossen werden. 
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Der  Anker  a des  Elektromagnets  ver- 
mittelt im  angezogenen  Zustande  den  Kontakt 
zwischen  den  Stromschlussfedern  /,  und  /,, 
welche  ihn  vom  Magnet  abzureissen  streben. 

Die  Wirkung  der  Einrichtung  ist  fol- 
gende: 


-|-  und  — sind  die  Pole  der  Batterie 
oder  elektrischen  Maschine;  der  Hauptstrom 
fliesst  von  -)-  über  /,,  den  Anker  a,  welchen 
man  bei  Beginn  der  Arbeit  an  die  Federn 
andrückt,  worauf  er  sofort  vom  Elektromagnet 
bleibend  festgehaltcn  wird,  über  durch 
das  galvanische  Bad  B,  die  voltametrischc 
Zelle,  über  T,  K und  n nach  — . 

Der  Anker  a wird,  solange  das  Bad  in 
Thätigkeit  sein  soll  und  die  auf  die  zweite, 
in  der  Zeichnung  nicht  ersichtliche,  Wage- 


schale aufgelegten  Gewichte  schwerer  sind, 
als  der  Niederschlag  auf  der  negativen  Kupfer 
platte  Cu,  der  voltametrischen  Zelle,  vom 
Magnete  angezogen  gehalten,  da  nur  durch 
w,  (von  -)-  über  den  Anker  durch  w,  nach 
— ) Strom  fliesst. 

Sowie  die  Gleichgewichtslage  der  Wage 
erreicht  ist,  findet  Berührung  der  Platin- 
kontakte bei  p statt,  es  fliesst  jetzt  auch 
durch  w,  Strom,  der  Elektromagnet  lässt  a 
los,  und  der  ganze  Strom  ist  momentan  bei 
/„/,  unterbrochen,  solange,  bis  man  z.  B 
durch  Hinzulegen  von  Gewichten  auf  der 
einen  Wageschale  die  Platinkontakte  wieder 
von  einander  entfernt  und  den  Anker,  der 
an  einem  Hebel  oder  einer  Kette  befestigt 
ist,  wieder  andrückt. 

Durch  die  Berührung  der  Platinkontakte 
wird  gleichzeitig  ein  besonderer  Stromweg 
über  die  elektrische  Glocke  G geschlossen 
der,  wie  aus  der  Schaltung  ersichtlich,  im 
Gegensatz  zu  den  anderen  Stromwegen  durch 
das  Abfallen  des  Ankers  nicht  unterbrochen 
wird,  so  dass  die  Glocke  dann  dauernd  läutet. 

Zur  Vermeidung  der  lästigen  Efflorescenz 
der  Kupfervitriollösung  im  Voltameter  über 
schichten  wir  dieselbe  mit  einer  geringen 
Menge  Paraftinöl. 

Im  Vergleiche  mit  der  Wage  von  Dr. 
Pfanhauser  jun.  ergeben  sich  die  Vorteile, 
dass  die  Schneiden  der  Wage  keinen  Strom 
führen,  die  Unterbrechung  des  Stromes  selbst 
bei  grossen  Stromstärken  sicher  und  plötzlich 
geschieht  und  keine  Unterbrechungsfunken 
an  empfindlichen  Kontaktstellen  (Quecksilber) 
auftreten,  sodass  die  Einstellung  präzise  vor- 
genommen werden  kann.  Diese  Vorteile 
haben  wieder  eine  grössere  Genauigkeit  der 
Wägungen  zur  Folge. 


ÜBER  DIE  BEURTEILUNG  VERZINKTER  EISENWAREN. 

Von  Carl  Richter.  (Forucoun?.) 


In  der  Telegraphenpraxis  ist  diese  Vor- 
schrift etwas  abgeändert  worden.  Als  Lösung 
wird  eine  solche  von  1 Teil  Kupfervitriol 
und  5 Teilen  Wasser  angewendet,  in  welcher 
manche  ein  7 maliges,  andere  ein  8 maliges 
Eintauchen  vorschreiben.  Es  ist  nicht  aus- 
geschlossen, dass  sich  solche  Eintauch- 
methoden  auch  für  eine  rationelle  Bestimmung 
derVerzinkungsstärke  werden  nutzbarmachen 


lassen.  Allerdings  müssten  dann  die  Temperatur 
und  alle  in  Betracht  kommenden  Verhältnisse 
genau  festgestellt  werden. 

Die  Durchschnittsdickc  der  Zinküberzüge 
variiert  von  0,006  bis  0,16  mm.  Grössere 
Unterschiede  kommen  bei  der  lokalen 
Dicke  vor. 

Ist  D die  Durchschnittsdicke,  A,  die 
grösste,  \ die  kleinste  lokale  Dicke  der 
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Verzinkung  eines  Gegenstandes,  so  kann 
man  das  Verhältnis 

A,  — Ak 
D 

als  seinen  Unvollkommenheitsgrad  hinsichtlich 
der  Dicke  bezeichnen. 

Statt  der  Dicke  wird  häufig  auch  an- 
gegeben, wie  viel  Gramm  Zink  pro  ma  Fläche 
enthalten  sind,  durch  welche  Angabe  das 
spezifische  Gewicht  eliminiert  ist. 

Bezeichnen  wir  letzteres  für  Zink  all- 
gemein mit  o,  so  entsprechen: 

Gramm  . , , 

8 i—  einer  Dicke  von  o,oot  mm  und 

tn* 

. „ Gramm  _.  . 

speziell  7 — einer  Dicke  von  o,ooi  mm. 

m* 

Bezüglich  der  anzuwendenden  Plattierungs- 
starke sagt  Dr.  Haber*):  »Allen  An- 

forderungen ist  genügt,  wenn  das  Grund- 
metall erst  dann  zum  Vorschein  kommt, 

wenn  der  Gegenstand  am  Ende  seiner 
natürlichen  Benut zungsdauer  angelangt  ist.» 

Diesen  Grad  der  Haltbarkeit  müssen 

wir  auch  für  die  Verzinkung  als  den  an/u- 
strcbenden  bezeichnen.  In  Wirklichkeit  wird 
aber  das  Deckmetall,  als  äussere  Schicht, 
allen  Angriffen  zuerst  ausgesetzt  sein  und 
dementsprechend  auch  früher  eine  Abnutzung 
erleiden  als  das  Grundmetall,  welches  nicht 
früher  zerstört  werden  kann,  bevor  nicht 
die  schützende  Decke  durchbrochen  ist. 

Wenn  es  sich  also  um  die  Haltbarkeit 
handelt,  so  müsste  wohl  stets  in  Erwägung 
gezogen  werden,  ob  die  Zinkdecke  den  vor- 
handenen Einwirkungen  zu  widerstehen  ver- 
mag; denn  nur  wenn  dies  der  Fall  ist,  wird 
sie  einen  wirklichen  Schutz  bilden  können. 
Obwohl  dies  hinreichend  klar  erscheint, 
sind  mir  doch  Fälle  vorgekommen,  wo  man 
von  der  Verzinkung  Eigenschaften  verlangt 
hat,  die  ihr  unmöglich  zukommen  können, 
Bei  jenen  Objekten,  wo  solche  Angriffe 
nicht  zu  befurchten  sind,  wird  man  es  als 
einen  Vorzug  der  galvanischen  Methode 
betrachten,  dass  sich,  bis  zu  hauchdünnen 
Ueberzügcn  herab,  die  Verzinkungsstärkc 
den  jeweiligen  Anforderungen  genau  anpassen 
lässt.  Ich  glaube,  dass  dieser  Umstand  der 
weiteren  Einführung  der  Elektroplattierung 
des  Zinks  wesentlich  zu  statten  kommen 
dürfte.  Sobald  nämlich  die  Konsumenten 
von  dem,  nur  bedingungsweise  gerecht- 
fertigtenVerlangen  nach  starkenVerzinkungen 
Abstand  nehmen  und  ihre  Wünsche  dem 
Zweck  anpassen  würden,  dürften  die 
Fabrikanten  von  verzinkten  Waren  in  die 


•)  GnmdrUa  der  technischen  Elektrochemie  auf 
theoretischer  Grundlage. 


Lage  kommen,  Preisunterschiede  eintreten 
zu  lassen.  Es  möge  erwähnt  werden,  dass 
man  auch  bei  der  Heissverzinkung  bestrebt 
ist,  die  Verzinkungsstärke  herabzusetzen  und 
zwar  nicht  allein  wegen  der  Zinkersparnis, 
sondern  weil  die  Erfahrung  vorliegt,  dass 
stärkere  Zinküberzüge  beim  Biegen  leicht 
abblattern. 

Die  Oberfläche  ist  bei  heissverzinkten 
Waren  glatt  und  bildet,  entsprechend  der 
Krystallisation  des  Zinks  beim  Erstarren, 
ein  grossstrahliges  Moiree.  Bei  minder 
sorgfältiger  Herstellung  finden  sich  auf  der- 
selben falten-,  tropfen-  oder  schaumartige 
Ansätze,  geschlossene  und  geöffnete  Blasen- 
räume, sowie  anhängende  Fremdkörper.  An 
jenen  Stellen,  wo  ein  Abstreifen  des  Zinküber- 
schusses nicht  stattfinden  konnte,  sind  solche 
Oberflachenbildungen  in  der  Regel  vorhanden. 

Die  elektrolytischen  Niederschläge  zeich- 
nen sich  durch  grosse  Gleichmässigkeit  aus 
mit  zahlreichen  Abstufungen  der  Rauhigkeit 
bis  zur  vollkommensten  Glätte.  Die  Rauhig- 
keit ist  durch  eine  krystallinische  Beschaffen- 
heit des  Niederschlages  bedingt,  welche  der 
Oberfläche,  je  nach  dem  Grad  dieser  Eigen- 
schaft, ein  sammtartiges  oder  nur  ausser- 
ordentlich feines  mattes  Aussehen  verleiht, 
was  sich  auch  beim  Angreifen  kund  giebt. 

Von  speziellen  Oberflächenbildungen 
findet  man,  wenn  wir  von  dem  Vorhandensein 
von  Zinkschwamm  und  losen  Ablagerungen 
absehen,  stellenweise  mehr  oder  weniger 
hervortretende  Liniierungen,  welche  in  der 
Regel  in  Ebenen  verlaufen,  die  während  der 
Bildung  des  Niederschlages  Vertikalebenen 
waren,  sogenannte  Konzentrationsstreifen, 
hervorstehende  grössere  oder  kleinere  rund- 
liche Gebilde  (Warzen),  solche  von  mehr 
eckiger  Form  (Knospen  und  Zacken)  und 
längs  der  Kanten  mehr  oder  weniger  glatte 
Verstärkungen  (Wülste).  Die  drei  letzt- 
genannten Erscheinungen  werden  zu  den 
Fehlern  gerechnet,  obwohl  kleinere  Warzen 
durch  ganz  geringe  Verunreinigungen  des 
Badesleichtentstehenkönnen.  Hierzu  kommen 
noch  die  durch  eine  kathodische  Gas -Ent- 
wicklung hervorgebrachten  Erscheinungen: 
rundliche  näpfenartige  oder  nach  oben  strich- 
förmig auslaufende  kleinere  Vertiefungen 
(Gasnarben)  oder  bloss  die  Anfänge  derselben 
(Glasflecke),  schliesslich  sehr  feine,  oft  nur 
mit  der  Lupe  wahrnehmbare,  mehr  oder 
weniger  zahlreiche  nadelstichartige  Löcher 
(Gasstiche). 

Die  Textur  der  auf  schmelzflüssigem 
Wege  erhaltenen  Ueberzüge  ist  krystallinisch, 
die  der  elektrolytischen  äusserst  fein  krystal- 
linisch bis  dicht. 
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2.  und  3.  Die  Farbe  und  der  Glanz. 

Die  heiss  verzinkten  Gegenstände  haben 
in  frischem  Zustand  die  bekannte  weisse,  ins 
Blaulichgrau  neigende  Farbe  des  metallischen 
Zinks  und  an  jenen  Stellen,  wo  unter  Auf- 
streuen von  Salmiak  ein  Abstreifen  stattfand, 
einen  starken,  dem  Quecksilber  ähnlichen 
Metallglanz.  Faltige  und  schaumige  Stellen 
sind  gewöhnlich  dunkel  und  matt.  In  ziemlich 
kurzer  Zeit  wird  die  Oberfläche  trübe,  es 
bleibt  aber  anfangs  immer  noch  ein  gewisser 
Metallschimmer  zurück,  der  erst  später  voll- 
ständig verschwindet. 

Die  elektroplattierten  Waren  zeigen  hin- 
sichtlich obiger  Eigenschaften  grössere  Unter- 
schiede. 

Die  Farbe  wechselt  von  Grau  bis  Silber- 
weiss.  Jede  dieser  Nuancen  kann  dabei  einen 
mehr  oder  weniger  bläulichen  Ton  besitzen, 
doch  kann  ein  solcher  auch  vollständig  fehlen. 
Auch  bräunliche  und  gelbliche  Anfluge  können 
sich  aus  unreineren  Bädern  bilden.  Die 
krystallinischcn  Oberflächen  schillern  im 
Sonnenlicht,  von  der  Nähe  besehen,  in  vor- 
wiegend rötlichen  und  meergrünen  Farben, 
während  vollkommen  glatte  Oberflächen  das 
Licht  in  der  Farbe  des  Zinks  reflektieren. 

Der  Glanz  variiert  von  vollkommener 
Mattigkeit  bis  zum  stark  durchschimmernden 
Metallglanz,  der  sich  stellenweise  dem  voll- 
kommenen Metallglanz  nähert.  In  der  Regel 
ist  letzterer  aber  nur  dort  vorhanden,  wo  er 
durch  Reibungen  an  anderen  Gegenständen, 
Kratzen,  Polieren  etc.  absichtlich  oder  zufällig 
hervorgerufen  wurde. 

Die  helleren  Varietäten  der  galvanischen 
Zinknicderschlägc  unterscheiden  sich  im 
frischen  Zustand  sehr  vorteilhaft  von  den 
Produkten  der  Heissverzinkung,  und  es  wäre 
wünschenswert,  ein  Mittel  zu  besitzen,  ihnen 
dieses  Aussehen  zu  erhalten. 

Die  Methode  von  Cowper-Coles,  den 
galvanisch  verzinkten  Gegenständen  die  matte 
Oberfläche  durch  Verstopfen  der  Poren 
mittelst  Eintauchen  in  ein  Metall  mit 
niedrigerem  Schmelzpunkt  als  Zink  zu  be- 
nehmen, ist  wohl  für  die  Praxis  nicht  ver- 
lockend. 

4.  Die  Härte. 

Zink  ist  bekanntlich  ein  weiches  Metall, 
welches  mechanischen  Abnutzungen  leicht 
unterliegt.  Wenn  beispielsweise  mit  Flüssig- 
keiten feste  Teilchen  (Sand,  Schlamm  etc.) 
über  verzinkte  Flächen  geführt  werden,  welche 
eine  grössere  Härte  als  Zink  besitzen,  wird 
ein  rascher  Vcrschleiss  des  Zinküberzuges 


die  Folge  sein.  Die  Härteunterschiede 
zwischen  elektrisch-  und  heissplattierlen  Zink- 
flächen dürften  kaum  in  Betracht  kommen. 

5.  Die  Kontinuität. 

Dies  ist  jene  Eigenschaft  der  Plattierung, 
welche  besagt,  ob  der  Ueberzug  eine  ge- 
schlossene Fläche  über  dem  Grundmetall 
bildet  oder  ob  derselbe  grössere  oder  kleinere 
Partien  desselben  (Eisenflecke)  unbedeckt 
lässt.  Die  Kontinuität  ist  also  an  allen  jenen 
Stellen  gestört,  wo  die  Oberflächenform  Ver- 
tiefungen besitzt,  welche  bis  auf  das  Grund 
metall  reichen.  Auch  jene  Falle,  wo  sich, 
wie  etwa  in  Vertiefungen,  pulverformiges  Zink 
abgesetzt  hat,  sind  hierher  zu  rechnen.  Solche 
Unterbrechungen  des  Zusammenhanges  finden 
sich  sowohl  bei  elektrolytischen  Produkten, 
wie  bei  jenen  der  Heissverzinkung.  Dieselben 
werden  hervorgerufen  durch  feste,  flüssige 
oder  gasförmige  Fremdkörper,  welche  während 
der  Bildung  des  Metallüberzuges  auf  der  Eisen- 
oberfläche haften,  dort  die  Zinkablagerung 
verhindern  und  nach  Beendigung  der  Vcr 
zinkung  entweder  dort  verbleiben  (Fett)  oder 
ihre  Stelle  verlassen  (Gase,  feste  Körper). 
Eisenflecke  können  auch  nachträglich  ent- 
stehen durch  Abspringen  des  Niederschlages 
bei  mangelhafter  Verbindung  desselben  mit 
dem  Grundmetall  oder  durch  mechanische 
oder  chemische  Angriffe.  Diese  Erschei  nungen 
müssen,  soweit  sic  auf  die  Herstellung  zuruck 
führbar  sind,  als  F'ehler  betrachtet  werden, 
welche  daraufhindeuten,  dass  auf  die  Reinigung 
der  Eisenoberflache  nicht  die  erforderliche 
Sorgfalt  verwendet  wurde. 

6.  und  7.  Dehnbarkeit  und  Festigkeit 

Die  P'estigkeitsangaben  für  gegossenes 
Zink  sind  sehr  verschieden,  was  unzweifel- 
haft mit  der  gröberen  oder  feineren  Textur 
zusammenhängt,  welche  durch  die  Giess-^ 
temperalur  und  die  Raschheit  der  Abkühlung 
bedingt  iit. 

Man  findet  Bruchbelastungen  von  4,  5,5 
und  8,8  kgj  mm’,  der  Elastizitätsmodul  be 
trägt  9000 — 95c»  kg  mm1,  der  Gleitmodul 
3560  kg/mrn*,  die  Belastung  an  der  Elastizitäts- 
grenze etwa  1.5  kg;mma.  Bei  Walzzink 
kann  die  Bruchbelastung  bis  19  kg/mm*  für 
Zug  und  10  kg/mm*  für  Druck  steigen, 
wahrend derElastrzitätsmodul  auf  1 500  kg  mm’ 
herabsinkt. 

Ueber  die  bezüglichen  Eigenschaften 
jener  Metallhäutchen,  welche  die  Zink- 
piattierungen  bilden,  fehlen  jegliche  Angaben. 

fScbluiB  folgt.) 
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LÄUTERUNG  ZUSAMMENGESETZTER  METALLE. 

Von  T.  Ulke. 


Die  Kunst  der  Läuterung  zusammen- 
gesetzter Metalle,  deren  praktische  Durch- 
führung den  grössten  Fortschritt  dtr  an- 
gewandten Metallurgie  bedeutet,  bezieht  sich 
auf  Legierungen  von  zwei  oder  mehrMetallen, 
von  denen  jedes  in  solchen  Mengen  vor- 
handen ist,  dass  es  einen  wesentlichen  Be- 
standteil einer  derartigen  Legierung  ausmacht, 
und  die  von  bloss  unreinen,  rohen  Metallen, 
wie  silberhaltiges  Kupfer,  Rohnickel  und 
Robsilber  oder  Münzgold,  wohl  zu  unter- 
scheiden sind. 

Der  Beginn  derKunst  der  elektrolytischen 
Läuterung  unreiner  Metalle  datiert  aus  dem 
Jahre  1865,  als  James  Elkingtons  erstes 
englisches  Patent  ausgefertigt  wurde  und 
sein  Verfahren  in  einer  kleinen  elektrolytischen 
Anlage  bei  Pembrey  Anwendung  fand. 
Diese  Läuterung.smethode  hat  sich  zu  einer 
ungeheueren  Industrie  entwickelt,  die  mehr 
als  drei  Viertel  der  Kupferproduktion  der 
Welt  und  auch  einen  sehr  beträchtlichen 
Teil  des  jährlich  gewonnenen  Silbers  und 
Goldes  beherrscht. 

Die  Entwicklung  der  Kunst,  zusammen- 
gesetzte Metalle  aut  elektrischem  Wege  zu 
lautern,  ist  hingegen  jüngeren  Datums. 

Der  erste  Versuch,  auf  elektrischem 
Wege  gesondert  mehr  als  ein  Metall  einer 
Legierung  abzuscheiden  und  dabei  derartige 
Substanzen  in  mehr  oder  weniger  kontinuier- 
licher Weise  zu  lautern,  ist  wohl  von  Emil 
Andrö  gemacht  worden,  der  ein  deutsches 
Patent  (No.  6048,  1.  November  1877)  aus- 
wirkte. Andres  Verfahren  bezieht  sich 
hauptsächlich  auf  Nickelkupfer  und  besteht, 
in  aller  Kürze,  darin,  dass  man  derartige 
Substanzen  in  Platten  giesst,  dieselben  als 
Anoden  in  saurer  Losung  aufhangt  und 
elektrolytisch  das  meiste  Kupfer  auf  Kathoden- 
platten aus  Kupferblech  nicderschlagen  (sich 
absetzen)  lasst;  schliesslich  lässt  man  den 
Rest  des  Kupfers  sich  auf  ebensolchen  Platten 
abscheiden,  indem  man  die  Nickelkupfer- 
Anoden  durch  Kohlenelektroden  ersetzt, 
eine  Abscheidung,  die  notwendigerweise  unter 
wechselnden  und  deswegen  meiner  Meinung 
nach,  industriell  undurchfuhrbaren  chemischen 
und  physikalischen  Bedingungen  erfolgt; 
hierauf  entfernt  man  die  so  von  Kupfer  be- 
freite ganze  Lösung  und  gewinnt  aus  ihr  das 
darin  enthaltene  Nickel,  nachdem  man  etwa 


vorhandenes  Eisen  entfernt  und  sie  ammo- 
niakalisch  gemacht  hat,  indem  man  auf 
elektrolytischem  Wege  das  Nickel  an  ge- 
eigneten Kathoden  bei  Verwendung  von 
Anoden  aus  gewöhnlichem  Eisen  oder  Zink 
abscheidet.  Dieses  Verfahren  wurde  in 
Deutschland  versucht,  aberwieder  aufgegeben. 

Die  Firma  Rasse  und  Selve,  in 
Altena,  erwirkte  ein  deutsches  Patent,  datiert 
vom  22.  Dezember  1891.  für  em  Verfahren 
einer  doppelten  Elektrolyse  und  gleichzeitiger 
Abscheidung  von  Nickel,  Eisen,  Kobalt  und 
Zink,  bei  dein  in  der  Hauptsache  folgende 
Stufen  zu  unterscheiden  sind: 

Zu  der  neutralen  oder  schwach  saueren 
Losung  von  Salzen  der  betreffenden  Metalle 
fügt  man  eine  genügende  Menge  von  irgend 
welcher  organischen  Substanz,  wie  Wein- 
oder Citronensaure,  Glycerin  oder  Dextrose, 
welche  es  verhindert,  dass  sich  Oxyde  von 
obigen  Metallen  mit  Alkalien  nicderschlagen, 
giebt  dann  konzentrierte  Natron-  oder  Kali- 
lauge in  geringem  L’eberschuss  hinzu  und 
elektrolysicrt  diese  alkalische  Iäisung. 

Bei  einer  Stromdichte  von  0,3  bis  1,0 
Amperes  pro  qdem  sollen  Eisen,  Kobalt 
und  Zink  sich  an  der  Kathode  abscheiden, 
wahrend  alles  oder  fast  alles  Nickel  in 
Lö'iing  bleibt.  Letztere  wird  nun  weg- 
genommen und  mit  genügend  Ammonium- 
karbonat behandelt,  um  alle  freie  Lauge  in 
Natrium-  oder  Kaliumkarbonat  zu  verwandeln; 
die  so  erhaltene  Losung  wird  zwecks  Ge- 
winnung von  metallischem  Nickel  elcktro- 
lysiert. 

Prof.  P.  de  P.  Ricketts'  U.  S.  Patent 
No.  514276  vom  6.  I-’ebruar  1894  bezieht 
sich  auf  die  elektrolytische  Trennung  von 
Nickel  und  Kupfer  und  schützt  ein  Verfahren, 
das  in  der  Elektrolyse  von  Lösungen  dieser 
Metalle  nach  Zufugung  von  Alkalisulfaten 
besteht.  Wahrend  das  Kupfer  an  geeigneten 
Kathoden  sich  absetzt,  soll  das  Nickel  im 
Elektrolyten  sich  nicderschlagen  und  auf 
dem  Boden  der  elektrolytischen  Troge  an- 
sammeln, u.  z.  in  der  Form  von  Doppel- 
salzen von  Nickel  und  zMkali.  welche  Salze 
sich  um  so  leichter  aus  der  Losung  ab 
scheiden,  je  saurer  dieselbe  wird. 

Der  verstorbene  Dr.Carl  Hoe  pfn  er  erhielt 
ein  britisches  Patent,  No.  1 1 307,  angenommen 
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am  8.  Juni  1895,  für  Behandlung  von  Nickel- 
legierung. Die  darin  enthaltenen  Metalle 
weiden  vermittelst  Cuprichlorid  aufgelöst, 
welches  die  Schwefelmetalle  lösen  soll  und 
dabei  selbst  zu  Cuprochlorür  reduziert  wird. 
Diese  Lösung  von  Cuprochlorür  wird  in 
einem  Bade  zersetzt,  in  dem  zwischen  den 
Elektroden  ein  Diaphragma  angebracht  ist; 
ihr  Kupfer  wird  an  den  Kathoden  nieder- 
geschlagen. Die  Lösung,  aus  der  alles 
Kupfer  entfernt  worden  ist,  wird  sodann 
von  Eisen  und  allen  Metallen  befreit,  die 
negativer  sind  als  Nickel  und  Kobalt,  und 
schliesslich  werden  letztgenannte  Metalle 
entweder  auf  elektrolytischem  oder  auf 
chemischem  Wege  gefällt. 

Prof.  Alexander  Classen  in  Aachen 
trennt  Kupfer  von  Nickel,  indem  er  zu  der 
Lösung  dieser  Metalle  soviel  Ammonium- 
oxalat hinzugiebt,  dass  ein  Doppelsalz  ge- 
bildet wird,  und  dann  die  erwärmte  Lösung 
elektrolysiert,  die  durch  Beimengung  von 
Oxal-,  Wein-  oder  verdünnter  Salpeter- 
säure sauer  erhalten  wird.  Die  Spannung 
an  den  Elektroden  muss  innerhalb  der 
Grenzen  von  1 bis  1,3  Volt  erhalten  werden. 
Nach  Abscheidung  des  ganzen  Kupfers  kann 
das  Nickel  aus  der  Lösung  ausgefällt  werden, 
indem  man  diese  neutralisiert,  einen  geringen 
Ueberschuss  an  Ammoniumoxalat  hinzufügt 
und  einen  Strom  von  mindestens  3 Volt 
durch  die  Lösung  schickt.  Classen's  Ver- 
fahren würde  für  industrielle  Ausnutzung  zu 
kostspielig  sein,  in  Anbetracht  des  teueren 
Reagenzmittels  und  der  kostbaren  dabei 
verwandten  Platinanoden. 

Im  »Engineering  and  Mining  Journal« 
vom  30.  Januar  1897,  Seite  114,  schlug  ich 
folgende  Methode  vor,  um  gesondert  auf 
elektrolytischem  Wege  Nickel  und  Kupfer 
aus  bessemerisiertem  Roh.-tein  oder  Nickel- 
kupfer-Legicrungen  zu  gewinnen: 

Das  im  Grossen  und  Ganzen  metallische 
Material,  welches  sowohl  Kupfer  als  Nickel 
und  auch  Edelmetalle  enthält,  wird  in  Anoden 
gegossen  und  in  eine  schwefelsaure  Lösung 
dieser  Metalle  gegenüber  von  Kathoden  aus 
Kupferblech  gehängt;  man  elektrolysiert  es, 
wie  dies  bei  der  Läuterung  des  Kupfers 
üblich  ist,  wobei  alles  Gold,  Silber  und 
Platin,  das  ursprünglich  in  den  Anodenplatten 
vorhanden  ist,  im  Anodenrückstand  oder 
Erzschlamm  gewonnen  und  besonders  ge- 
läutert wird. 

Nachdem  der  grösste  Teil  des  Kupfers 
aus  der  Lösung  in  den  Trögen  abgeschieden 
ist,  wird  der  Rest  in  besonderen  Trögen 
vollständig  ausgeschieden,  indem  man  zu 
der  abgenommenen  nickelreichen  Lösung 


gerade  soviel  Natriumsulfid  fügt,  dass  alles 
Kupfer  gefallt  wird,  oder  indem  man  die 
Lösung  durch  ein  Filter  aus  NickeLulfid 
gehen  lässt,  wie  dies  von  Dr.  C.  Whitehead 
vorgeschlagen  worden  ist,  wobei  das  Nickel 
durch  Kupfer  verdrängt  wird  und  in  Lösung 
geht. 

Die  filtrierte  Nickellösung  ist  nunmehr 
frei  von  Kupfer  und  kann  nach  erfolgter 
Neutralisierung  oder,  nachdem  man  sie  am- 
moniakalisch  gemacht  hat,  mit  Graphit-  oder 
Gaskohlenelektroden  elektrolysiert  und  das 
Nickel  in  dicken  Blättern  an  Kathoden  aus 
Nickelblech  abgeschieden  werden. 

Im  vergangenen  Jahre  hat  Dr.  W.  B o r c h e rs 
in  Aachen  angeregt,  den  gewöhnlichen  Nickel- 
kupferstein ebenso  wie  den  bei  Sudburg  in 
Canada  produzierten  zu  behandeln,  u.  zw. 
in  folgender  Weise: 

Der  Rohstein  wird  durch  Schmelzen 
oder  Zementieren  angereichert,  zu  Anoden 
ausgegossen,  in  sauerer  Lösung  geeigneten 
Elektroden  gegenüber  aufgehängt  und  der 
grösste  Teil  des  Kupfers  in  gewöhnlicher 
Weise  abgeschieden;  die  elektrolytische 
Lösung  wird  dann  in  besondere  Tröge  über- 
führt, wo  der  Rest  an  Kupfer  durch  Abfall- 
eisen ausgefallt  wird;  die  nunmehr  so  ziemlich 
kupferreine  Lösung,  die  noch  Nickel  und 
Eisen  enthält,  wird  nach  Zufügung  von 
Ammoniumsulfat  durch  Verdampfen  kon- 
zentriert, worauf  die  Doppelsalze  von  Nickel 
und  Eisen  besonders  gewonnen  werden; 
ersteres  fällt  nämlich  bei  einer  Konzentration 
der  Lösung,  welche  20  • bis  28 0 Baume 
entspricht,  aus,  während  letzteres  erst  aus- 
krystallisiert,  wenn  eine  Konzentration  von 
30  0 Beaumd  erreicht  ist. 

Auf  diese  Weise  wird  eine  Trennung 
des  Eisens  vom  Nickel  erzielt  und  kann 
letzteres  durch  Elektrolyse  aus  dem  Nickel- 
ammonium -Doppelsalze  gewonnen  werden. 
Dieser  Prozess  wird  nach  Dr.  Borchers’ 
Angabe  augenblicklich  geprüft. 

H.  A.  Frasch  in  Hamilton,  Canada, 
erwirkte  im  Laufe  der  Jahre  1901  und  1902 
mehrere  U.  S.  Patente,  die  sich  auf  die  elek- 
trolytische Trennung  und  Gewinnung  von 
Nickel  und  Kupfer  beziehen. 

Nachder  Beschreibung  im  »Engineering 
und  Mining  Journal«  vom  8.  Sept.  1900 
besteht  Frasch’s  Verfahren  in  seiner  An- 
wendung auf  Kupfernickelstein  hauptsächlich 
in  der  Elektrolyse  einer  Soollösung,  wobei 
eine  Lösung  von  Natronlauge  in  der  Kathoden- 
abteilung eines  geteilten  elektrolytischen 
Troges  und  Chlor  in  der  Anodenabteilung, 
wo  der  Nickelkupferstein  angebracht  ist, 
gebildet  wird,  indem  die  in  letzterem  ent- 
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haltenen  Metalle  sich  auflösen  und  Chloride 
bildei. 

Das  Kupfer  in  der  so  erhaltenen  Lösung 
wird  elektrolytisch  gewonnen,  das  Nickel 
wird  von  Kobalt,  Eisen  und  den  noch  vor- 
handenen Spuren  Kupfer  als  Nickelammo- 
nium-Doppelsalz  getrennt,  während  die  Alkali- 
lauge aus  der  der  Kathodenabteilung  ent- 
nommenen Lösung  als  Nebenprodukt  ge- 
wonnen wird.  Der  grob  zerstossene  Roh- 
stein wird  direkt  auf  eine  Schicht  Kohlen- 
substanz in  die  Anodenabteilung  des  Troges 
eingeführt  und  mit  einer  dünnen  Lage  Sand 
bedeckt,  was  eine  gute  Scheidewand  für  die 
Trennung  der  schliesslichen  Lösungen  von 
Natronlauge  und  Metallchloriden  abgeben 
soll.  Der  Trog  wird  nun  mit  Soole  gefüllt 
und  diese  elektroly»iert;  die  in  der  Anoden- 
abteilung erhaltene  Metalllösung  und  die 
alkalische  Lösung  in  der  Kathodenkammer 
werden  durch  frischeSalzlösungen  fortdauernd 
ersetzt. 

Wenn  man  festgestellt  hat,  dass  der 
Nickelkupferstein  am  Boden  des  Troges 
genügend  behandelt  worden  ist,  damit  man 
ihn  von  dem  festen  Rückstand  entfernen 
muss,  wird  die  obere  Sandschicht  heraus- 
genommen und  gewaschen,  um  wieder  be- 
nutzt zu  werden,  während  die  ganz  oder  teil- 
weise ausgelaugte  Substanz  entfernt  wird. 

Hoepfner’sundF  rasch'sVerfahren  sind 
beide  im  vergangenen  Jahre  in  Hamilton 
(Canada)  in  kleinem,  industriellem  Massstabe 
geprüft  worden,  haben  jedoch  noch  keine 
praktische  Bedeutung  erlangt. 

D.  H.  Browne  in  Cleveland,  Ohio,  er- 
wirkte ein  canadensisches  Patent,  No.  74  401, 
vom  14.  Jan.  1902;  dasselbe  ist  eine  Neu- 


erteilung des  Patents  No.  69  729,  vom  21.  Dez. 
1900,  welches  der  > Canadian  Copper  Co.« 
erteilt  worden  war,  und  das  im  wesentlichen 
darin  besteht,  dass  Anoden  aus  der  Nickel- 
kupfer-Legierung  in  einer  Lösung  der  Nickel- 
und Kupferchloridc  aufgehängt  werden  und 
dass  Kupfer  aus  letzteren  an  Kupferkathoden 
abgeschieden  wird,  wobei  die  Lösung  durch 
einenSchrotturmzirkuliert.welcherBruchstücke 
oder  Körner  von  dem  zu  behandelnden 
bessemerisierten  Rohstein  oder  der  Legierung 
enthält,  in  Berührung  mit  einer  Salzlösung 
und  dem  in  einem  späteren  Stadium  des 
Prozesses  entwickelten  Chlor,  so  dass  noch 
weitere  Mengen  von  Cupro-  und  Nickelchlorid 
gebildet  werden;  schliesslich  wird  diese  Lösung 
nach  den  Kupferabscheidungströgen  zurück- 
geführt. Wenn  der  grösste  Teil  des  Kupfers 
so  gewonnen  ist,  wird  die  nunmehr  nickel- 
reiche, jedoch  kupferarme  und  eisenhaltige 
Lösung  von  letzterem  Metall  durch  Ammoniak 
und  auch  von  Kupfer  befreit,  wenn  auch  das 
Patent  nicht  angiebt,  wie  dies  in  der  Praxis 
ausgefuhrt  wird  ;dieChloridlösungwird  elektro- 
lysiert  zwecks  Gewinnung  des  metallischen 
Nickels,  u.  zw.  mit  in  einer  hermetisch 
verschlossenen  Wasserkammer  enthaltenen 
Kohlenanoden  und  gegenüber  aufgehängten 
Kathoden  aus  Nickelblech,  während  das  ent- 
wickelte Chlor  abgeleitet  und  in  einen  Schrot- 
turm geführt  wird,  wo  es  weitere  Nickel-  und 
Kupfermengen  von  dem  gerade  behandelten 
Material  auflöst. 

Wenn  ich  nicht  irre,  wird  dieses  Ver- 
fahren seit  einiger  Zeit  in  einer  Anlage  bei 
Cleveland,  Ohio,  angewandt;  daselbst  werden 
augenblicklich  monatlich  8 bis  15  Tonnen 
elektrolytisches  Nickel  produziert. 

(Schluss  folgt.) 


DIE  AKKUMULATOREN  FÜR 

ELEKTROMOBILEN  AUF  DER  INDUSTRIE-  UND  GEWERBE- 
AUSSTELLUNG ZU  DÜSSELDORF. 


Von  Hans  Dominik. 


In  grösserer  Menge  finden  sich  in  der 
Industrie-  und  Gewerbeausstellung  Traktions- 
Akkumulatoren  seitens  der  Akkumulatoren- 
Firmen  ausgestellt.  Einzelne  der  ausstellenden 
Firmen  haben  auch  weiter  Gelegenheit  ge- 
funden, ihre  Zellen  in  mehr  oder  minder 
forciertem  Betriebe  vorzuführen,  ein  Umstand, 
der  von  einiger  Bedeutung  ist,  da  man  nach 


einer  einfachen  Besichtigung  einer  neuen  Zelle 
kaum  ein  Urteil  über  ihre  wirkliche  Leitungs- 
fähigkeit und  Brauchbarkeit  fallen  kann. 

Allgemein  zeigen  die  ausgestellten  Trak- 
tions-Akkumulatoren eine  bemerkenswerte 
Uebereinstimmung  in  gewissen  grundlegenden 
Konstruktionsprinzipien.  Gegenüber  der  ver- 
wirrenden Mannigfaltigkeit,  die  sich  noch 
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vor  kurzem  auf  dem  Gebiete  der  Traktions- 
Akkumulatoren  zwischen  verschiedenen  Typen 
bemerkbar  machte,  ist  diese  Uebereinstimmung 
bedeutungsvoll.  Sie  darf  als  Kennzeichen 
dafür  gelten,  dass  man  sich  einem  einiger- 
massen  vollkommenen  Typus  nähert  und  in 
der  Hauptsache  die  bestmögliche  Konstruktion 
gefunden  hat.  Etwas  Aehnliches  hat  man 
beispielsweise  vor  Jahren  im  Fahrradbau  er- 
lebt, wo  alle  Fabriken  unter  Aufgabe  der 
eigenen,  recht  phantastischen  Lyra-  und  Kreuz- 
gestelle schliesslich  zum  Humbertrahmenbau 
übergingen.  Etwas  Gleiches  hat  sich  später 
im  Dynamomascliinenbau  ereignet,  wo  für 
Gleichstrommaschinen  wenigstens  die  einfache 
Aussenpoltype  mit  Trommelanker  so  gut  wie 
ausnahmslos  ausgeführt  wurde. 

Pur  Traktions- Akkumulatoren  besteht 
dieses  gegenwärtig  bereits  den  Erzeugnissen 
mehrerer  P'irmen  Gemeinsame  in  einer  Auf- 
stellung der  negativen  Platten  auf  angegossenen 
seitlichen  Bleifüssen  derart,  dass  der  Raum 
direkt  unter  ihnen  frei  bleibt  und  sie  von 
einer  sich  dort  etwa  bildenden  Oxydschlamm- 
schicht nicht  berührt  werden.  Weiter  werden 
ausnahmslos  die  positiven  Platten  so  hoch 
gehängt,  dass  sie  keine  Berührung  mit  dem 
Boden  haben.  Auf  diese  Weise  ist  auch  hier 
jeglicher  Zusammenhang  der  wirklich  noch 
wirksamen  Masse  mit  am  Gefassboden  lagern- 
den abgefallenen  Teilchen  ausgeschlossen. 
Die  Bildung  von  Lokalströmen,  welche  stellen- 
weise Totalentladungen  in  den  Platten  und 
weiter  ein  Krummwerden  derselben  zur  Folge 
haben  können,  ist  daher  unmöglich  gemacht, 
und  abgesehen  vom  besseren  Wirkungsgrad 
eine  höhere  Lebensdauer  der  Platte  selbst 
gewonnen.  Um  weiter  einen  Kurzschluss 
zwischen  positiven  und  negativen  Platten 
durch  Brocken  herausgcfallener  Masse,  welche 
sich  zwischen  den  Platten  klemmen  könnten, 
zu  vermeiden,  wird  ziemlich  allgemein  die 
Anwendung  perforierter,  gewöhnlich  noch 
irgendwie  gewi  llter  oder  gerippter  I lartgummi- 
platten  zwischen  den  Elektroden  beliebt. 
Trotzdem  dadurch  der  leitende  Säurequer- 
schnitt recht  bedeutend  verringert  wird,  wachst 
der  innere  Widerstand  der  Zellen  nur  un- 
erheblich. Es  ist  dies  wohl  daher  zu  erklären, 
dass  der  hauptsächlichste  Teil  des  inneren 
Widerstandes  durch  den  Uebergangswiderstand 
zwischen  der  Platte  und  der  Säure  selbst 
gebildet  wird.  Da  die  benetzte  Plattenfläche 
durch  die  Hartgummibleche  in  keiner  Weise 
verkleinert  wird,  so  ist  die  geringe  Wider- 
standszunahme bei  Anwendung  derselben 
erklärlich. 

In  konstruktiver  Beziehung  sucht  man 
ferner  die  Platten  gegen  die  unvermeidlichen 


Erschütterungen  und  Stösse  beim  Automobil- 
betrieb nach  Möglichkeit  durch  federnde 
Aufhängung  und  kompakte  Ausführung  zu 
schützen.  In  elektrischer  Beziehung  ist  eine 
möglichst  hohe  Kapazität  pro  Kilogramm 
Plattengewicht  erwünscht.  Diesem  Bestreben 
stehen  zwei  andere  Faktoren  entgegen.  Einmal 
wird  verlangt,  dass  der  innere  Widerstand 
derartig  gering  sei,  dass  auch  bei  momentanen 
starken  Stromentnahmen  kein  nennenswerter 
Stromabfall  auftritt.  Diese  Forderung  bedingt 
die  Anwendung  eines  ziemlich  kräftigen  Strom- 
sammlers aus  massivem  Blei  in  der  aktiven 
Masse.  Elemente,  welche  aus  kompakten 
Superoxydblöcken  bestehen  und  nur  schwache 
metallische  Bleirahmen  oder  -Netze  für  die 
Stromabnahme  enthalten,  zeigen  natürlich  bei 
stärkerer  Stromentnahme  einen  erheblichen 
Spannungsabfall,  da  Bleisuperoxyd  ein  weniger 
guter  Leiter  ist.  Allgemein  sind  daher  für 
die  in  Düsseldorf  ausgestellten  Akkumulatoren 
entweder  Grossoberflächenplatten  oder  doch 
sehr  starke  Gitter  zur  Anwendung  gekommen. 
Natürlich  ist  bei  diesen  eine  Kapazität,  wie 
man  sie  mit  Superoxydblöcken  erreichen 
kann,  nicht  zu  erwarten. 

F'erner  wirken  auch  die  berechtigten 
Anforderungen  an  die  Lebensdauer  einer 
allzu  weit  getriebenen  Kapazität  entgegen. 
Baut  man  Rekordbrecher  im  Stile  unserer 
amerikanischen  Vettern,  so  wird  man  natürlich 
die  Kapazität  auf  die  Spitze  treiben,  man  wird 
zu  Werten  von  20  oder  gar  25  Amperestunden 
pro  Kilogramm  Plattengewicht  kommen,  aber 
für  eine  wirtschaftliche  Praxis  wenig  beweisen. 
Hat  man  dagegen,  wie  dies  beispielsweise 
mit  den  Kölner  Akkumulatorenwerken  der 
Fall  ist,  den  Elektromobildroschkenbetrieb 
einer  Grossstadt  in  eigener  Regie,  so  wird 
man  die  wirtschaftlichen  Momente  auf  das 
sorgfältigste  berücksichtigen  und  Traktions- 
Akkumulatoren  hersteilen,  welche  nicht  allein 
durch  eine  hohe  Kapazität  sich  auszeichnen, 
sondern  ebenso  auch  bei  ungünstigsten  Ver- 
hältnissen eine  hohe  Lebensdauer  aufweisen. 

Die  Angabe  der  Lebensdauer  erfolgt 
auf  verschiedene  Weise.  Einmal  kann  man 
die  mit  einer  Batterie  zurückgelegten  Kilo- 
meter angeben  und  beispielsweise  sagen,  die 
Traktions-Akkumulatoren  leisten  10000  km, 
bevor  die  positiven  Platten  auswechselungs- 
bedürftig werden.  Diese  Art  der  Angabe 
ist  wohl  statthaft,  wenn  sie  sich  in  eine  ge- 
schlossene Rentabilitätsberechnung  einfügt. 
Ausserhalb  eines  solchen  Zusammenhanges 
kann  sie  jedoch  zu  irrigen  Schlüssen  fuhren. 
Es  leuchtet  ja  ohne  weiteres  ein,  dass  es  mit 
Elementen  derselben  Lebensdauer  möglich 
ist,  sehr  verschiedene  Kilometer  zu  erzielen, 
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je  nachdem  man  den  Wagen  mit  einer  reich- 
lichen oder  weniger  reichlich  bemessenen 
Batterie  ausstattet. 

Die  absolute  Lebensdauer  wird  daher 
besser  durch  die  Zahl  der  Ladungen  und 
Entladungen  innerhalb  technisch  gestatteter 
Grenzen  ausgedruckt,  welche  die  Batterie 
ertragt,  bevor  die  positiven  Blatten  aus- 
wechselungsbedurftig  werden.  Wird  dabei 
noch  gesagt,  ob  Ladung  und  Entladungen  im 
erschütterungsfreien  Zustande  vorgenommen 
wurden  oder  ob  die  Batterie  gleichzeitig  Er- 
schütterungen ausgesetzt  war,  so  erhalt  man 
recht  gut  bestimmte  und  brauchbare  Angaben. 


Im  folgenden  mögen  nun  die  Erzeugnisse 
der  Akkumulatorenfabriken,  soweit  sie  nicht 
lediglich  in  Verbindung  mit  Fahrzeugen  zur 
Aufstellung  gelangten,  und  soweit  die  aus- 
stellenden Firmen  keinen  Widerspruch  er- 
hoben, behandelt  werden: 

1.  Die  Traktions-Akkumulatoren 
der  Kölner  Akkumulatoren-Werke, 
vorm.  Gottfried  Hagen. 

In  der  Ausstellung  der  Kölner  Akku 
mulatoren-Werke  nehmen  die  transportablen 
Akkumulatoren,  welche  für  Traktionszwecke, 
ausserdem  aber  auch  in  gleicher  Ausführung 


Fig.  8o.  Traktionaselle  W 8,  der  Kölner  Akkumulatoren 'Werke, 
vorm.  Gottfr.  Hagen,  auseinander  genommen. 


für  Elsenbahnbeleuchtung  benutzt  werden, 
einen  hervorragenden  Blatz  ein.  Die  Gefasse 
dieser  Zellen  bestehen  ausnahmslos  aus  Hart- 
gummi, welches  Saurefc-tigkeit  und  einen 
hohen  Grad  mechanischer  Festigkeit  mit  einer 
gewissen  Elastizität  verbindet.  In  der  Praxis 
»erden  mehrere  derartiger  I Iartgummizellen 
zu  kleinen  Unterhaltenen  vereinigt,  in  hand- 
liche, aber  doch  recht  starke  und  widerstands- 
fähige Eichenholzkäften  eingebaut.  So  finden 
war  beispielsweise  in  der  Ausstcllungskoje  der 
Kölner  Akkumulatoren-Werke  eine  Batterie 
für  die  Zugbeleuchtung  der  gegenwärtig  wieder 
so  viel  genannten  Marienburger— Mlawkacr 
Eisenbahn,  bei  welcher  je  zwei  Zellen  in  einem 
Holzkasten  untergebracht  sind  und  vier  solcher 
Kasten  für  die  Beleuchtung  eines  Wagens 
dienen. 

Der  Aufbau  der  Zellen  selbst  wird  durch 
die  etngefugten  Figuren  illustriert.  Figur  80 


zeigt  die  Traktionszelle  W 8 auseinander 
genommen.  Ganz  links  steht  das  negative 
Blattengerüst.  Aus  der  Figur  ist  ersichtlich, 
wie  die  einzelnen  Blatten  unten  in  zwei  stclzcn- 
artige  Stutzen  auslaufen.  In  der  Mitte  der 
Figur  steht  das  positive  Gerüst.  An  der  einen 
Seite  sind  die  Platten  desselben  ebenso  wie 
diejenigen  des  negativen  Gerüstes  durch  einen 
massiven  Bleibarren  leitend  verbunden,  der 
seinerseits  wiederden  Polbolzen  tragt.  Ausser- 
dem aber  sind  die  positiven  Blatten  noch  durch 
llartgummibolzen  verbunden,  die  durch  be- 
sondere Plattenohrcn  geführt  werden.  Weiter 
rechts  befindet  sich  das  Hartguinmigcfass 
und  davor  dessen  Deckel,  welcher  aus  Hart- 
gummi besteht,  aber  durch  einen  Weichgummi 
rand  ohne  weiteres  luftdicht  auf  den  Kasten 
schliesst.  Diese  Anordnung  ist  der  Firma 
durch  D.  R P.  geschützt.  Der  Deckel  tragt 
zwei  Oclfnungen,  durch  welche  die  Bolbolzcn 
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eben  durchgehen,  und  in  der  Mitte  eine  dritte 
Oeffnung,  welche  dem  Einfüllen  der  Säure 
und  dem  Abzug  der  Gase  dient.  Ganz  rechts 
endlich  lehnen  gegen  den  Hartgummikasten 
die  Hartgummiwcllbleche,  welche  beim  Zu- 
sammenbau des  Elementes  zwischen  positive 
und  negative  Platten  geschoben  werden. 

Eigur  81  zeigt  dasselbe  Element  WH 
zusammengebaut.  Das  positive  und  negative 
Gerüst  sind  ineinandergeschoben.  Dabei 
ruht  das  positive  Gerüst  mit  den  im  Vorigen 
erwähnten  Hartgummibolzen  auf  den  Rücken 
der  negativen  Platten,  so  dass  die  positiven 


Fig.  81.  Zelle  W 8,  zuiammenRebaui. 


Platten  mit  ihrem  unteren  Rande  weit  vom 
Gefässboden  entfernt  bleiben.  Die  Hart- 
gummiwellbleche  sind,  wie  aus  der  Figur 
ersichtlich,  überall  zwischen  die  Platten  ge- 
steckt. Der  Hartgummideckel  ist  über  die 
Polbolzen  geschoben.  Figur  82  zeigt  eine 
grossere  Zelle,  Type  W 16,  auseinander- 
genommen, und  lasst  besonders  deutlich 
das  Aussehen  der  Platten,  insbesondere  die 
Perforierung  der  negativen  Platte  erkennen. 
Die  Verbindung  der  einzelnen  Zellen  unter 
sich  erfolgt  durch  dünnstes,  in  Polschuhen 
steckendes  Walzblei.  Die  Polschuhe  werden 
mittelst  der  Sechskantmuttern  mit  den 
Bolzen  verschraubt.  Das  Walzblei  ist  gleich- 
zeitig säurefest  und  gegen  Beanspruchung 
auf  Biegung  unempfindlich. 


Die  Traktions- Akkumulatoren  der  Kölner 
Akkumulatoren-Werke  haben  an  mehreren 
Orten  Gelegenheit  gehabt,  sich  in  recht 
rauhem  Betrieb  zu  bewähren.  An  erster 
Stelle  mag  der  Kölner  Droschkenbetrieb  er 
wähnt  werden,  bei  welchem  die  Droschke 
eine  Batterie  von  550  kg  mit  sich  führt  und 
mit  dieser  mit  einer  Ladung  einen  Weg 
von  75  km  zurücklegen  kann.  In  diesem 
Betriebe  haben  die  positiven  Platten,  welche 
am  ersten  reparaturbedürftig  werden,  durch- 
schnittlich 10000  km  Fahrt  ausgehalten, 
bevor  ihre  Auswechselung  erforderlich 
wurde. 

An  zweiter  Stelle  wurden  die  Batterien 
für  den  Betrieb  der  Ausstellungsrundbahn 
benutzt,  und  dieser  Betrieb  bedeutete  gleich- 
falls eine  recht  scharlc  Probe  für  sie.  Diese 
Ausstellungsrundbahn  wurde  mit  Duplex  wagen 
derHelios-Elektrizitäts-Gesellschaft  betrieben, 
welche  wagenbautechnisch  recht  interessant 
sind  und  die  gelungene  Lösung  eines  guten 
Verwandlungswagens  darstellen.  Die  Wagen 
wurden  für  reinen  Batteriebetrieb  eingerichtet, 
da  das  Anbringen  irgend  welcher  Oberleitung 
auf  dem  Ausstcllungsterrain  nicht  angängig 
war.  In  Berücksichtigung  der  Steigungen 
und  weiter  in  Rücksicht  auf  das  Anfahren 
waren  die  Batterien  so  zu  wählen,  dass  sie 
während  der  Anfahrtperiode  in  Kurven  und 
Steigungen  20  PS . liefern  und  im  Mittel 
6 PS.  hergeben  konnten.  Für  den  Betrieb 
der  Wagen  wurden  seitens  der  Helios- 
F.lektrizitäts  Gesellschaft  besondere  Motoren 
eingebaut,  welche  eine  mittlere  Betriebs- 
spannung von  170  Volt  hatten.  Infolgedessen 
konnte  eine  Batterie  von  86  Zellen  ent- 
sprechend einer  Ladespannung  von  220  Volt 
benutzt  werden.  Bei  dieser  Anordnung  hatten 
die  Motoren  die  weniger  gebräuchliche 
Spannung,  während  sich  für  die  Ladeperiode 
die  gebräuchliche  220- Voltspannung  ergab. 
Die  Wagen  konnten  daher  einmal  je  zwei 
in  Serie  durch  das  Ausstellungsnetz,  welches 
220  Volt  führt,  geladen  werden.  Sie  konnten 
aber  auch,  falls  die  Ausstellungsleitung  ver- 
sagen sollte,  an  das  städtische  Netz  mit 
220  Volt  einzeln  angeschlossen  werden. 

Einige  Schwierigkeiten  machte  die  Unter- 
bringung der  Batterie  in  den  Duplexwagen. 
Dieselben  sind  mit  Querbänken  ausgerüstet, 
so  dass  eine  Unterbringung  der  Batterie 
unter  den  Sitzen  nicht  thunlich  war.  Man 
entschloss  sich  daher,  dieselben  unterhalb 
des  Wagen fussbodens  unterzubringen,  jedoch 
erschien  die  Unterbringung  der  ganzen 
Batterie  unter  den  Plattformen  nicht 
empfehlenswert,  weil  dadurch  eine  zu  starke 
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Beanspruchung  der  Längsträger  des  VVagen- 
fussbodens  hervorgerufen  worden  wäre.  Die 
Batterie  wurde  daher  geteilt,  und  der  grösste 
Teil  derselben  (54  Zellen)  wurde  an  Stelle 
des  zweiten  Motors  in  das  eine  Untergestell 
eingebaut.  8 Zellen  wurden  zwischen  Motor 
und  vorderem  Querträger  untergebracht  und 
je  12  Zellen  wurden  unter  jedem  Perron 
autgehangt.  Die  Zellengruppen  wurden  in 
solide  Kästen  aus  Eschenholz  eingebaut. 
Ueber  denselben  hat  der  Wagenboden  auf- 
nehmbare  Deckel,  so  dass  die  Zellen  leicht 
besichtigt  werden  können.  Bereits  zu  Be 
ginn  des  Betriebes  wurde  diese  Konstruktion 
mehrfach  unerwarteter  Weise  auf  ihre  Halt- 


barkeit geprüft.  Es  ereigneten  sich  zuerst 
häufige  Entgleisungen  auf  den  noch  wenig 
in  Ordnung  befindlichen  Gleisen,  bei  welchen 
die  Kästen  mit  dem  vollen  Wagengewicht 
üble  Stösse  empfingen.  Trotzdem  kamen 
Defekte  und  Undichtigkeiten  nicht  vor. 

Die  genannte  Akkumulatorenausrüstung 
eines  Wagens  der  Ausstellungsrundbahn 
wiegt  2200  kg  und  reicht  mit  einer  Ladung 
für  gut  100  km  l-'ahrt.  Bei  einem  derartigen 
Traktionsradius  gebrauchen  diejenigenWagen. 
welche  täglich  von  1 1 Uhr  früh  bis  1 1 Uhr 
abends  auf  der  Strecke  waren  und  in  der 
Stunde  drei  Kunden  gleich  10  km  zurück- 
legten,  nur  eine  einmalige  tägliche  Ladung. 


Fig.  82.  Au*cinandergcnommcoe  Zelle  W 16  der  Kölner  Akk.  Werke. 


Bei  der  Beschaffung  einer  wirtschaftlichen 
Traktionstype  wird  der  Traktionskoeffizient, 
d.  h.  der  für  das  Tonnenkilometer  aufzu- 
wendende Betrag  in  Wattstunden,  eine  ent- 
scheidende Rolle  spielen.  Bei  Strassenbahnen 
ist  dieser  Betrag  verhältnismässig  niedrig, 
und  man  wird  daher  für  deren  Betrieb  all- 
gemein Batterien  wählen,  welche  auf  das 
Kilogramm  Plattengewicht  eine  geringere 
Kapazität  aufweisen,  dafür  aber  eine  höhere 
Lebensdauer  zeigen.  Das  hierdurch  resul- 
tierende Batteriemehrgewicht  erfordert  einen 
verhältnismässig  geringen  Mehraufwand  an 
Strom  für  die  Fortbewegung  des  Wayens, 
wahrend  infolge  der  längeren  Lebensdauer 
Reparaturkosten  in  höherem  Masse  gespart 
werden.  Anders  wirken  die  Dinge  bei 
Automobilen,  welche  in  der  Horizontalen 
einen  Aufwand  von  70  bis  100  Wattstunden 
pro  Tonnenkilometer  verlangen.  Hier  wurde 


die  Verwendung  schwerer  Batterien  gewöhn- 
lich mehr  Kosten  vc  Ursachen,  als  an  Re 
paraturkosten  gespart  wird.  In  Berück- 
sichtigung dieser  Verhältnisse  bauen  die 
Kölner  Akkumulatoren-Werke  ihre  Traktions- 
battrrien  derart,  dass  sie  bei  fünfstündiger 
Entladung  etwa  10  Amperestunden  auf  das 
Kilogramm  kompletten  Zellcngewichtes  aus- 
geben und  dabei  150  Entladungen  mit 
Sicherheit  aushalten. 

Angesichts  der  grossen  Misserfolge, 
welche  das  sogenannte  gemischte  System 
auf  Strassenbahnen  gezeitigt  hat,  verdient  das 
gute  wirtschaftliche  Ergebnis,  welches  die 
Firma  mit  dem  Akkumulatorenbetricb  der 
Kölner  Droschken  bis  jetzt  gehabt  hat.  be- 
sonders hervorgehoben  zu  »erden.  Wenn 
man  den  Ausfuhrungen  der  Firma  selbst 
folgen  darf,  ist  der  Misserfolg  bei  den 
Strassenbahnen  hauptsächlich  der  unbeauf. 
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sichtigten  Ladung  zuzuschreiben.  Einmal 
sind  die  Zellen  vielfach  über  die  Gebühr 
geladen  worden,  solange  der  Wagen  eben 
an  der  Oberleitung  lag.  Dadurch  ist 
einmal  ein  übermässiger  Stromverbrauch  zu- 
stande gekommen.  Ferner  aber  hat  auch 
vielfach  eine  Entladung  der  Batterie  in  die 
Oberleitung  selb>t  stattgefunden,  sobald 
deren  Spannung  aus  irgend  welchen  Gründen 
unter  die  gewöhnliche  Grenze  zurückging. 
Thatsächlich  ist  es  ja  in  Berlin  mehrfach 
vorgekommen,  dass  auf  einer  viertelstundcn- 
weise  stromlosen  Oberleitung  etwa  fünf 
Akkumulatorenwagen  und  zehn  reine  Motor 
wagen  flott  verkehrten,  ohne  dass  jemand 
von  der  Stromlosigkeit  eine  Ahnung  hatte. 
Wahrend  der  Zeit  haben  eben  die  Motor- 
wagen mit  von  dem  Strom  der  wenigen 
Akkumulatorenwagen  gezehrt,  der  sich  rück- 


wärts in  die  Leitung  ergoss.  Dass  alle  der- 
artigen Vorgänge  entweder  durch  Ueber- 
ladung  der  Platten  oder  durch  allzu  starke 
Entladung  derselben  zum  schnellen  Ruin  der 
Batterie  führen  müssen,  liegt  auf  der  Hand. 
Beim  Automobilbeirieb  wird  die  Ladung 
stets  unter  Aufsicht  mit  genügender  Spannung 
und  genügender  Zeit  vor  sich  gehen  können, 
und  hier  dürfte  eine  derartige  Schädigung 
daher  kaum  zu  fürchten  sein. 

II.  Die  Traktionsakkumulatoren  der 
Behrend-Akkumulatoren-Werke,  G.  m.b.H. 

Franklurt  a.  Main. 

DicTraktionsakkumulatorender  Behrend- 
Akkumulatoren-Werke  sind  auf  Grund  ein- 
gehender und  umlassender  Automobil-  und 
Akkumulatorenversuche  konstruiert  worden. 
Auch  hier  ist  man  zu  dem  Wert  von  rund 


Fig.  83.  Trnktiousbauerie  für  Automobilen,  42  Zeilen. 


10  (genau  10,5)  Amperestunden  für  das 
Kilogramm  kompletten  Zellengewichtes  bei 
einer  fünfstündigen  Entladung  gekommen. 
Die  Zellen  der  Behrend-Akkumulatoren  be 
stehen  gleichfalls  aus  Hartgummi,  die  nega- 
tiven Platten  stehen  auf  Bleifüsschen  und 
zwar  noch  auf  besonderen,  am  Zellenboden 
angebrachten  Verstärkungsrippen  aus  elasti- 
schem Gummi,  und  die  positiven  Platten 
sind  ähnlich,  wie  dies  bei  den  Zellen  der 
Kölner  Akkumulatoren-Werke  der  Fall  ist, 
auf  die  Rücken  der  negativen  Platten  auf- 
gehängt. Durch  diese  Anordnung  ist  eine 
ganz  vorzügliche  Federung  des  Materials 
erreicht  worden,  da  Stösse,  welche  die 
positive  Platte  erreichen  sollen,  sich  erst 
durch  die  elastischen  Gummirippen  und 
weiter  durch  die  Masse  der  negativen 
Platten  foitpflanzen  müssen.  Die  einzelnen 
Platten  werden  ebenfalls  durch  perforierte 


Hartgummiblcche  auseinandergehalten.  Die 
Platten  der  Traktionszellen  selbst  sind 
Gitterzellen  aus  Hartblei,  welche  die  akiive 
Masse  in  möglichst  vollkommener  und  gut 
leitender  Weise  umfassen  und  ein  Heraus- 
fallen einzelner  Teile  nach  Möglichkeit  ver- 
hindern. Nach  dem  Einfüllen  der  Masse 
in  die  Gitter,  welches  auf  maschinellem 
Wege  erfolgt,  werden  die  Platten  gepresst 
und  perforiert.  Die  ursprüngliche  Zusammen- 
setzung der  Einstreichmassen,  welche  nach 
der  P'ormierung  an  den  positiven  Platten 
natürlich  Bleisuperoxyd,  an  den  negativrn 
Platten  metallischen  Blcischwamm  ergeben 
müssen,  ist,  wie  gewöhnlich,  Fabrikgeheimnis. 
Jede  Akkumulatorenfabrik,  welche  derartige 
pastierte  Platten  verfertigt,  sucht  ja  eine 
Masse  zu  finden,  welche  vor  der  Formierung 
leicht  bearbeitbar  und  nebenbei  auch  billig 
ist,  und  welche  nach  der  P'ormierung  einen 
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gut  porösen,  aber  doch  möglichst  haltbaren 
Superoxyd-  bezw.  Bleischwammkörper  giebt. 
In  welchem  Masse  dies  gelingt,  kann 
natürlich  nur  der  praktische  Erfolg  zeigen. 
Die  Behrend  - Akkumulatoren  ■ Werke  geben 
für  ihre  positiven  Platten  ebenfalls  150  Ent- 
ladungen an,  bevor  Rcparaturbedürltigkeit 
eintritt.  Man  darf  daher  wohl  annehmen, 
dass  die  Platten  den  Anforderungen,  welche 
man  nach  dem  gegenwärtigen  Stande  der 
Technik  hinsichtlich  der  Kapazität  und 
Lebensdauer  an  eine  Batterie  stellen  darf, 
entsprechen. 

Erwähnenswert  ist  auch  die  Verbindung 
der  einzelnen  Elemente  bezw.Battcriegruppen, 
welche  bei  den  Behrend- Akkumulatoren  durch 
eingelöteten  Silberdraht  erfolgt.  Allgemein 
werden  für  derartige  Verbindungen  gegen- 
wärtig ausserdem  noch  die  Metalle  Kupfer 
und  Blei  verwendet.  Das  Kupfer  ist  unter 
allen  Umständen  bedenklich,  denn  auch  nur 
geringe  Teile  desselben  können  durch 
Schwefelsäure  zu  Kupfervitriol  aufgelöst 
werden  und,  in  die  Zellen  gelangt,  diese 
dauernd  unbrauchbar  machen.  Dem  Blei 
sagen  die  Behrend- Akkumulatoren  Werke 
nach,  dass  daraus  gefertigte  positive  Polbolzen 
während  des  Betriebes  durch  Oxydierung 
zerfressen  werden.  Dagegen  soll  das  Silber 
durch  Schwefelsäure  nicht  angegriffen  werden, 
und  infolge  seiner  guten  Leitungsfähigkeit 
sollen  sich  die  Silberverbindungen  nicht  viel 
teuerer  stellen  als  die  sonst  üblichen  Blei- 
lamellen. 

Die  Zusammensetzung  der  Zellen  zur 
Automobilbatterie  erfolgt  auch  nach  den 
Erfahrungen  der  Behrendwerke  am  besten, 
indem  zunächst  einzelne  Fllementcngruppen 
in  transportablen  Holzkästen  untergebracht 
werden.  Es  empfiehlt  sich,  diese  Gruppen 
so  zu  wählen,  dass  sie  nicht  mehr  als  70 
bis  80  kg  wiegen.  Die  Fig.  84  zeigt 
einen  Behrend-Traktionsakkumulator,  welcher 
aus  sechs  derartigen  Gruppen  von  je 
sieben  einzelnen  Elementen  besteht.  Die 
Anbringung  dieser  Batterie  am  Fahrzeug 
soll  so  geschehen,  dass  sie  seitlich  in  irgend 
»eiche  Behälter  hineingeschoben  werden 
können  und  später  von  oben  zugänglich  und 
beobachtbar  sind.  Der  Anschluss  der 


Batteriekästen  untereinander  und  an  die 
Leitungen  des  Kontrollers  erfolgt  am  besten 
durch  kräftig  dimensionierte  Klemmschrauben 
mit  Flügelmuttern  an  der  am  bequemsten 
zugänglichen  Aussenseite  des  Kastens.  Diese 
Verbindungen  sind  auf  Fig.  83  deutlich  er- 
sichtlich. Ueber  die  Reparaturkosten  einer 
Traktionsbatterie  ergiebt  sich  nach  den  Er- 
fahrungen der  Behrendwerke  unter  der  recht 
ungünstig  gewählten  Annahme,  dass  die 
positiven  Platten  bereits  nach  120,  die 
negativen  Platten  nach  360  Entladungen  aus- 
gewechselt werden  müssen,  die  weiter  unten 
stehende  Aufstellung.  Dabei  ist  ein  ge- 
wöhnliches Personen  fuhrwerk  angenommen, 
welches  mit  einer  Batterie  von  40  Elementen 
der  Type  9 der  Firma  ausgerüstet  ist  und 
im  täglichen  Fuhrwerksbetrieb  je  50  km 
zurücklcgt.  Es  ergeben  sich  dann  die 
folgenden  Ausgaben  und  Aufstellungen: 

3 malige  Erneuerung  der  pos. 

Sektionen:  — 3X40X4,3  M.  5 18,— 
1 malige  Erneuerung  der  neg. 

Sektionen;  — I X 40  x 4,8  » 192, — 
Arbeitslohn  für  Umbau: 

4x4  Tage  ä M.  4, — . . > 64. — 

NL  774,— 

abzüglich  ungefährer  Wert 
des  Altmaterials  670  kg 

ä kg  M.  0,13 • 87,— 

M.  687,— 

Bei  360  X 50  durchfahrenen  Wagenkilo- 
metern betragen  die  Erhaltungskosten  also; 

687  : 1 8,000  = Pf.  3,81 

per  Wagenkilometer 
resp.  687  : 360  = M.  1,91  per  Tag. 

Selbstverständlich  sind  in  dieser  Auf- 
stellung schwere  Plavarien,  welche  zu  aus- 
gedehnten Zellenhescliädigungen  führen 
können,  nicht  vorgesehen,  obwohl  man  in 
der  Praxis  auch  mit  dergleichen  rechnen 
muss.  Jedenfalls  ergeben  sich  bei  dieser 
Aufstellung  die  Kosten  für  die  Batterie, 
welche  ja  den  Löwenanteil  an  allen  Reparatur- 
ausgaben eines  Elektromobils  verlangt,  ge- 
ringer wie  vielleicht  zu  erwarten,  und  der 
Batteriebetrieb  der  Automobilen  erscheint 
danach  keineswegs  in  einem  durchaus  un- 
günstigen Lichte.  (Ein  zweiter  Artikel  folgt.) 


REFERATE. 


lieber  die  Elektrogalvanlsierung.  C.F.Burgers 
und  Carl  Hambuchen.  (Electrical  World  and 
Engineer,  190z.  411—416.) 

Kaum  weniger  wichtig  als  die  Fragen, 


welche  die  Anwendung  des  Eisens  als  Kon- 
siruklionsmaterial  betreffen,  ist  das  Problem  des 
Schlitzes  von  Eisenbauten  gegen  Rost.  Von  be- 
sonderer Bedeutung  ist  in  dieser  Hinsicht  Zink, 
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und  wenn  dieses  auch  schon  seit  mehr  als 
einem  Jahrhundert  in  ausgedehntestem  Masse 
aJs  Eisen  Überzug  Verwendung  findet,  so  bleibt  doch 
noch  viel  zu  thun  Übrig,  um  die  Üblichen  Ver- 
fahren wirklich  wirksam  zu  gestalten. 

Erst  in  neuerer  Zeit  ist  man  daran  ge- 
gangen, die  Elektrizität  für  diesen  Zweck  dienstbar 
zu  machen.  Es  scheint  nun,  als  ob  an  Stelle 
der  jetzt  meist  gebräuchlichen  warmen  Galvani- 
sierungsverfahren im  Laufe  der  Zeit  die  Ab- 
scheidung von  Zink  auf  elektrolytischem  Wege 
treten  würde,  wenn  erst  die  mannigfachen 
Schwierigkeiten,  die  ein  solches  Verfahren  bietet, 
überwunden  sein  werden. 

l)a  Zink  elektropositiver  als  Eisen  ist, 
sollte  man  eigentlich  erwarten,  dass  es  sich 
schnell  auflosen  und  das  Eisen  bioslegen  würde; 
dies  wird  jedoch  durch  Bildung  eines  Oxyds, 
Karbonats,  oder  einer  basischen  Zinkverbindung 
verhindert,  die  manchmal  das  Zink  völlig  über- 
zieht und  es  gegen  weitere  Angriffe  schützt. 
Wenn  das  Zink  nun  Uber  dem  zu  schützenden 
Metall  ein  absolut  kontinuierliches  Lager 
bildete,  würde  seine  galvanische  Eigenschaft 
nicht  in  Betracht  kommen ; dies  ist  jedoch  fast 
nie  der  Fall,  da  fast  immer,  wenn  auch  häufig 
mikroskopisch  kleine,  Poren  vorhanden  sind. 
Das  warme  galvanische  Verfahren,  bei  dem  das 
sorgfältig  gereinigte  Eisen  in  ein  Bad  von  ge- 
schmolzenem Zink  getaucht  wird,  hat  manche 
Nachteile,  die  bei  der  Anwendung  von  Elektrizität 
vermieden  werden;  Die  Notwendigkeit,  das  Zink 
fortdauernd  mit  einem  beträchtlichen  Aufwand 
von  Wärme  in  geschmolzenem  Zustande  zu  er- 
halten und  auch  das  Eisen  von  dem  Eintauchen 
auf  eine  der  Schmelztemperatur  des  Zinks  nahe- 
komtnende  Temperatur  zu  bringen,  die  Bildung 
von  Legierungen,  die  zwischen  dem  Zink  und 
den  Eisenwänden  des  Troges  stattfindet  und 
denselben  auf  die  Dauer  unbrauchbar  macht, 
vor  allem  aber  die  Unmöglichkeit,  die  Dicke  der 
bereits  niedergeschlagenen  Zinkschicht  irgendwie 
zu  kontrollieren,  sind  ganz  bedeutende  Miss- 
stände. 

Dem  gegenüber  kann  von  dem  elektrischen 
Prozess  gesagt  werden,  dass  derselbe  den 
Niederschlag  eines  durchaus  gleichförmigen, 
dichten  Zinküberzuges  ermöglicht;  da  nun  die 
Wirksamkeit  des  Schutzes  mit  der  Dicke  des 
dünnsten  Teiles  des  Ueberzuges  proportional  ist, 
so  liegt  die  grössere  Sicherheit  und  vor  allem 
die  grossere  Wirtschaftlichkeit  des  elektrolytischen 
Verfahrens  auf  der  Hand.  In  Anbetracht  der 
grosseren  Dichte  und  höheren  Reinheit  des 
elektrolytischen  Zinkes  erzielt  man  mit  letzterem 
dem  heissen  Verfahren  gegenüber  einen  50  bis 
roo  Prozent  grosseren  Wirkungsgrad,  was  Korro- 
sionsbeständigkeit anbelangt. 

Ausserdem  hat  man  die  Regulierung  der 
Dicke  des  Niederschlages  völlig  in  seiner  Hand 
und  kann  dieselbe  jederzeit  kontrollieren;  auch 
kann  man  auf  elektrischem  W.  ge  weit  dickere 
Zinkschichten  niederlcgen,  als  die-  sonst  möglich 
ist.  Manchmal  würde  ein  Gegenstand  durch 
Wärme  beschädigt  werden  und  Hesse  sich  daher 


das  heisse  Verfahren  auf  ihn  überhaupt  nicht 
anwenden,  während  die  Galvanisierung  auf 
elektrischem  Wege  ausgezeichnet  von  Statten 
geht 

Während  temer  alle  Vertiefungen  und  Linien, 
welche  die  Oberfläche  zeigt,  durch  geschmolzenes 
Zink  mehr  oder  weniger  ausgeglichen  werden, 
treten  sie  durch  Behandlung  mit  elektrolytischem 
Zink  eher  noch  mehr  hei  vor,  was  für  die  Er- 
haltung von  Gravierungen  etc.  von  höchster  Be- 
deutung ist. 

Wenn  man  behauptet  hat,  dass  die  Festig- 
keit, mit  der  elektrolytisches  Zink  am  Eben 
haftet,  geringer  wäre  als  die  des  geschmolzenen 
Zinkes,  so  liegt  dies  nur  an  unzureichender  Her- 
richtung  der  Obeiflächen.  Nicht  zu  vergessen 
ist  auch  der  Umstand,  dass  der  elektrische 
Prozess  keine  so  zeitraubenden  Vorbereitungen 
erfordert,  wie  der  andere. 

Freilich  sind  andererseits  die  Anlagekosten 
etwas  höher,  da  die  Tröge  beim  elektrolytischen 
Verfahren  in  Anbetracht  der  viel  geringeren 
Niederschlagsgeschwindigkeit  grosser  sein  müssen. 
Aber  diese  geringen  Mehrkosten  kommen  ebenso 
wenig  wie  der  höhere  Preis  des  nötigen  reineren 
Zinks  (beim  Tauchpiozess  verwendet  man  das 
gewöhnliche  Zink  des  Handels)  in  Betracht 
gegenüber  den  sonstigen  Ersparnissen. 

Nun  muss  man  unterscheiden,  ob  beim 
Elektrogalvanisicren  lösliche  oder  unlösliche 
Anoden  benutzt  werden;  die  erste  Methode  ist 
fast  ausschliesslich  in  den  Vereinigten  Staaten 
üblich,  während  man  in  England  die  zweite  vor- 
zieht. Gegen  die  Verwendung  löslicher  Anoden 
wird  oft  eingewandt,  dass  ihre  theoretische 
Eigenschaft,  das  Bad,  wie  wünschenswert,  bei 
konstanter  Zusammensetzung  zu  erhalten,  in 
praxi  illusorisch  wird.  Andererseits  kann  man 
den  wohl  kontrollierbaren  schnellen  Aenderungen 
der  Zusammensetzung,  die  beim  Gebrauch  von 
unlöslichen  Anoden  eintreten,  durch  geeignete 
Regulierung  der  Zirkulation  der  Lösung  leicht 
abhelien.  Die  sauere  Beschaffenheit  der  aus 
den  Tiögen  entnommenen  Lösung  wird  durch 
Berührung  mit  einer  Mischung  von  feinverteilicm 
Zink  und  Koks  neutralisiert  und  so  die  Acidität 
fortdauernd  begrenzt. 

Die  an  den  Bleianoden,  die  bei  dem  be- 
kannten Cowper- Coles'schen  Verfahren  zur 
Anwendung  kommen,  stattfindende  Reaktion 
äussert  sich  im  Freiwerden  des  SO4  - Radikals, 
welches  durch  Verbindung  mit  dem  Wasser 
Schwefelsäure  bildet  und  Sauerstoff  freimarht,  der 
seinerseitsdieOberflächeder  Platte  zu  Bleisuperoxyd 
oxydiert.  Letzteres  verhindert  nach  Bildung 
einer  Schicht  von  gewisser  Dicke  weitere  Ein- 
wirkungen auf  die  Bleiplatte  und  macht  dieselbe 
äusserst  dauerhaft. 

Bei  Benutzung  von  Bleianoden  ist  die  zu 
überwindende  elektromotorische  Gegenkraft  gleich 
2.65  Volt,  während  sie  nur  0.03  Volt  betragt, 
wenn  man  das  Blei  durch  Zink  ersetzt.  Man 
sollte  daher  von  der  Verwendung  löslicher 
Zinkanoden  weit  bessere  Resultate  als  von  Blei- 
anoden erwarten.  Die  günstigen  theoretischen 
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Verhältnisse  werden  jedoch  zunächst  durch  den 
Umstand  verschlechtert,  dass  sich  auf  der  Zink- 
Oberfläche  ein  Ueberzug  niederschlägt,  der  sich 
der  Auflösung  des  Zinks  wiedtrsetzt,  den  elektri- 
schen Leitungswiderstand  erhöht  und  sich 
schliesslich  ablosen  und  durch  Berührung  mit 
der  Kathode  die  Qualität  des  Metallnieder- 
v-hlaces  beeinträchtigen  kann.  Ferner  lässt  sich 
die  für  ein  gutes  Funktionieren  erforderliche 
Konstanz  der  Acidität  nur  schwierig  und  un- 
ökonomisch erhalten. 

Ein  ideales  Verfahren  hätte  man  bei  An- 
wendung von  Zinkanoden,  bei  denen  das  Metall, 
so  lange  kein  Strom  durchgeht,  nicht  angegriffen 
würde,  und  wo  während  des  StTOmdurchganges 
gleichmässigc  Korrosion  des  Zinks  stattfändc, 
ohne  dass  es  zur  Bildung  des  oben  erwähnten 
Ueberzuges  käme.  Versuche  haben  ergeben, 
dass  man  derartige  Verhältnisse  sehr  wohl  ver- 
wirklichen kann. 

Die  Qualität  des  Zinkniederschlages  hangt 
fast  ausschliesslich  von  der  Zusammensetzung  der 
l-oeunp  ab.  Zinksulfat  ist  dem  Chlorid  sicherlich 
torzuziehen,  jedoch  thut  man  im  Interesse  der 
Güte  des  Niederschlages  gut  daran,  eine  sehr 
geringe  Quantität  trrie  Schwefelsäure  zuzutUgcn. 
N'ur  muss  man  sich  vor  einem  Ueberschuss 
hieran  hüten,  da  ein  solcher  das  niedergeschlagene 
Metall  wieder  auflosen  würde. 

Zahlreiche  Verbindungen  sind  nun  ange- 
wandt worden,  um  als  Zusatz  zu  Zinksulfat  die 
Güte  des  Niederschlages  zu  erhöhen;  Aluniinium- 
sulfat  übt  z.  B.  in  ganz  hervorragender  Weise 
eine  derartige  Wirkung  aus.  Um  die  bisher 
nicht  fcstgestelltc  Ursache  dieser  Eigenschaft  des 
Atuminiumsulials  zu  untersuchen,  haben  nun  die 
Verfasser  einige  Versuche  angestellt,  aus  deren 
Resultaten  sie  folgende  Schlussfolgerungen  ziehen : 

Bekanntlich  ist  der  Nicderschlagetnes Metalls, 
der  derartig  erfolgt,  dass  die  Ionen  des  Metalls 
direkt  durch  die  Wirkung  des  Stromes  aus  det 
Losung  ausgrtrieben  werden,  nicht  so  günstig, 
als  wenn  die  Wirkung  sekundär  ist,  d.  h.  elcktro- 
positivere  Ionen  freiwerden,  welche  ihrerseits 
das  Metall  austrriben.  Nun  ist  in  der  fraglichen 
Zinklosung  das  Aluminium  ein  solches  |iositiveres 
Ion,  welches  beim  Freiwerden  nicht  dem  Zink- 
sulfat reagiert  und  Zink  niederschlägt.  F-s 
findet  also  neben  dem  Freiwerden  von  Zink 
durch  primäre  Wirkung  ein  solches  auch  auf 
sekundärem  Wege  statt,  welch  letzteres  die 
Qualität  des  Niederschlages  bedeutend  ver- 
bessert. Wenn  Aluminiumsulfat  mit  grösserem 
Vorteil  zu  verwenden,  ist  als  die  Sulfate  der 
noch  positiveren  Elemente  Kalium  und  Natrium, 
so  liegt  das  wohl  daran,  dass  das  Kathoden- 
Eatladungspotential  bei  Alnminiumsulfat  dem 
des  Zinksulfats  sehr  nahe  kommt,  wenn  es 
auch  etwas  hoher  ist,  während  bei  Kalium  und 
Natrium  der  Unterschied  ganz  bedeutend  grosser 
ist  und  also  deren  Ionen  nur  dann  an  der 
Reaktion  tcilnehmen,  wenn  entweder  die  Strom- 
■bchte  ausserst  hoch  oder  die  vorhandene  Zink- 
mengc  im  Verhältnis  sehr  gering  ist.  Alaun 
rad  ha n hg  als  billigste  Quelle  von  Aluminium- 


sulfat den  Plattierungslösungen  zugegeben. 
Ammoniumsulfat  lässt  sich  gleichfalls  neben 
oder  an  Stelle  von  Aluminiumsulfat  verwenden, 
wenn  es  auch  nicht  ganz  so  gUnstig  wirkt  wie 
dieses. 

Bei  einem  in  den  Vereinigten  Staaten 
patentierten  und  angewandten  Verfahren  werden 
der  Losung  als  wesentliche  Bestandteile  gewisse 
organische  Substanzen  zugegeben,  u.  z.  gleich- 
zeitig mit  Aluminium-  und  Zinksulfat.  Orga- 
nische Säuren  und  gewisse  andere  organi-che 
Substanzen  verhindern  nämlich  die  Bildung  von 
basischen  oder  unlöslichen  Niederschlägen  aus 
wässerigen  Losungen  von  Aluminiunisalzen. 
Derartige  Zusätze  komplizieren  jedoch  die  Zu- 
sammensetzung der  Losung  und  erfordern  eine 
ausserst  umständliche  Behandlung  und  fort- 
währende Ueberwachung,  wenn  günstige  Ver- 
hältnisse dauernd  erhalten  werden  sollen. 

Eine  ganz  besondere  Schwierigkeit,  die  bet 
dem  elektrolytischen  Niederschlagen  von  Zink 
auftrilt,  besteht  in  der  verschiedenen  Leichtigkeit, 
mit  der  die  einzelnen  Eisensorten  das  Metall 
annehmen.  Je  mehr  Kohle  und  Graphit  das 
Eisen  nämlich  enthält,  desto  schwieriger  ist  es, 
einen  gleichmassii.cn  Zinkniederschlag  zu  er- 
zielen. Die  Verfasser  stellen  fest,  dass  andere 
Substanzen,  mit  Ausnahme  vielleicht  von  Silicium, 
diese  Eigenschaft,  die  umliegenden  Eisenteile 
gegen  den  Zinknicderschlag  zu  schützen,  nicht 
besitzen.  Weitere  Versuche  stellen  im  Einklänge 
mit  Coehn's  Untersuchungen  fest,  dass  eine  weit 
höhere  Stromdichte  erforderlich  ist,  um  das  Ent- 
ladungspotential  auf  den  zur  Abscheidung  von  Zink 
auf  Graphit  notigen  Betrag  zu  bringen,  als  dies 
hei  Abschcidung  auf  den  untersuchten  Metallen 
der  Fall  ist. 

Da  bei  dem  Niederschlagen  von  Zink  Un- 
regelmässigkeiten der  Oberfläche  auf  die  Gleich- 
förmigkeit des  Ueberzuges  viel  nachteiliger 
wirken,  als  dies  bei  den  meisten  anderen  Me- 
tallen der  Fall  ist,  ist  es  von  Wichtigkeit,  durch 
Erhöhung  der  Leitfähigkeit  der  Losung  diese 
störende  Wirkung  möglichst  zu  verringern.  Die 
Gestalt  der  Anode  muss  feiner  der  Form  des 
zu  plattierenden  Gegenstandes  angepa-st  werden, 
so  dass  die  Entfernung  von  der  Anode  nach 
jedem  Teil  der  Kathode  möglichst  gh  ichmässig 
■st.  An  der  Anode  muss  die  Stromdichte  ge- 
ringer als  an  der  Kathode  sein.  Um  die  Ad- 
häsion der  Niederschläge  zu  erhöhen,  fügt  man 
häufig  gewi-se  Losungen  hinzu,  am  besten  Ztnn- 
chlorid,  das  von  Zeit  zu  Zeit  in  kleinen  Mengen 
zugegeben  wird. 

Nächst  den  erwähnten  Umstanden  kommt 
auch  die  geeignete  Zurichtung  der  zu  plattierenden 
Flache  in  hohem  Grade  in  Betracht,  und  hier 
bleibt  noch  viel  zu  wünschen  Übrig.  Oel  und 
Fett  werden  gewöhnlich  durch  Eintauchen  in 
heisse  Alkalilosttrg,  Krusten  und  Kost  durih 
Behandlung  mit  verdünnter  Schwefelsäure  ent- 
fernt. 

Besonders  wichlrg  neben  der  Reparierung 
der  Flachen  wäre  aber  für  die  Entwicklung  der 
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elektrogalvanischen  Methoden  die  Auffindung 
besserer  Verfahren  zur  Behandlung  der  Sub- 
stanzen. ihrer  Aufhängung  und  Herausnahme 
aus  dem  Bade,  und  leichteren  Erhaltung  kon- 
stanter Lösungen.  Von  ungeheurer  Bedeutung 
wäre  cs  auch,  der  grösseren  Langsamkeit,  mit 
der  das  Verfahren  im  Veigleich  zum  galvanischen 
arbeitet,  wirksam  abzuhelfen.  A.  G. 


Neue  Edlson'sche  Akkumulatoren-Patente.  (The 
Electrician,  190z.  38.  416.) 

Von  den  vier  Thomas  A.  Edison  am 
8.  Juli  erteilten  Patenten  haben  drei  denselben 
Titel:  »Umkehtbare  galvanische  Batterie*  und 

führen  verschiedene  Kompositionen  aktiver  Masse. 

No.  704303  ist  eine  Batterie  mit  alkali- 
schem Zinkerz  als  Elektrolyt,  und  ein  »Sauer- 
stoff-Aufspeicherungs* -Element,  welches  eine  ge- 
naue Mischung  von  fein  zerteiltem  Querksilber- 
oxyd  und  Klockengraphit  i-t.  Eine  Magnesium- 
platte  nimmt  das  niedergeschlagene  Zink  auf. 
Die  in  Patent  No.  704303  beseht  iebenen 
Batterie-Teile  enthalten  einen  alkalischen  Elek- 
trolyten und  zwei  Leitungsträger,  wovon  der  eine 
aus  einem  feingeteilten  Eisenoxyd,  der  andere 
aus  einem  mit  Flockengraphit  gut  ge- 
mischten Kobaltoxyd  besteht.  Letzteres  soll 
mehr  Sauerstoff  als  das  schwarze  Kobaltoxyd 
(Coj  Oi)  haben.  E’einverteiltes  Kupfer,  mit  Flocken- 
graphit vermischt,  bildet  das  Material,  welches 
von  einem  Leitungsträger  in  der  in  Patent  No. 
704306  beschriebenen  Batterie  getragen  wird, 
und  ein  elektrolytisches  Nickeloxyd  oder  passendes 
magnetisches  Material,  anders  wie  Eisen,  wird 
von  dem  zweiten  Trägi  r gehalten.  No.  704305 
bezieht  sich  auf  eine  »Elektrode  für  Batterien», 
welche  aus  einem  Träger  besteht,  der  eine  An- 
zahl von  Taschen  oder  Gefässen  enthält,  in 
welchen  die  aktive  Masse  plaziert  ist.  Diese 
Taschen  sind  in  wesentlich  derselben  Ebene  an- 
geordnet, da  jede  Tasche  aus  elastischem  Stoff 
mit  gerunzelten  Wänden  besteht.  K.  v.  S. 


Gewinnung  von  Schwefelkohlenstoff  im  elek- 
trischem Ofen  (Elektrot.  Zeitschr.  Wien, 
1902.  40.) 

Bekanntlich  hat  die  vor  einigen  Jahren  zu- 
erst versuchte  und  dann  sehr  rasch  eingefUhrte 
Herstellung  von  Phosphor  im  elektrischen  Ofen 
eine  Umwälzung  der  Phosphorgewinnung  hervor- 
gerufen. Wird  Kohle  mit  phosphorsaurem  Kalk 
in  den  elektrischen  Bogen  gebracht,  so  destilliert 
aller  Phosphor  ab  und  kann  in  Vorlagen  aufge- 
fangen werden.  Dieselbe  Umwälzung  scheint 
der  Schwefelkohlenstoffgewinnung  bevorzustehen, 
für  die  Ed.  R.  Taylo  r ebenfalls  ein  elektro- 
thermisches  Verfahren  ausgearbeitet  hat,  das 
sich  als  vorteilhafter  erweist  als  die  bi-herige 
Darstellung  durch  Glühen  von  Kohle  mit  Schwefel 
n stehenden  eisernen  Retorten.  Taylor  benutzt 
zwei  ineinanderstehende  Cylinder,  deren  innerer 
Kohle  enthält,  während  der  ringförmige  Raum 
zwischen  beiden  mit  Schwefel  gefüllt  wird. 
Beide  Massen  sinken  allmählich  nieder  und  ge- 


langen zwischen  zwei  grosse  Elektroden,  deren 
Lichtbogen  die  Vereinigung  von  Schwefel  und 
Kohle  bewirkt.  Da  Sauerstoff  keinen  Zutritt 
hat,  so  ist  der  Abbrand  der  Elektrodenkohlen 
gering. 

Schmelzen  von  Quarz  lm  elektrischen  Ofen. 

R.  S.  Hutton.  Owens  College  Manchester. 

(Elektrochemical  Industry  I.  58 ) 

Verf.  hat  Quarz  im  elektrischen  Ofen  ge- 
schmolzen, um  Quarzfäden  und  kleine  Röhrchen 
zu  wissenschaftlichen  Zwecken  darzu-tellen.  Er 
erhielt  eine  durchsichtige,  glasähnliche  Masse, 
w<lchc  einen  ausserordentlich  kleinen  Aus- 
dehnungskoeffizienten und  einen  hohen  Schmelz- 
punkt besitzt.  Beim  Schmelzen  müssen  natürlich 
Vorkehrungen  getroffen  werden  um  den  redu- 
zierenden Einfluss  der  F.lektrodenkohlen  abzu- 
halten. da  sonst  Silicium  und  Carborund  ent- 
stehen würde.  m — . 


lonenwandarungsgeschwlndtgkelt  ln  flüssigem 
Ammoniak.  E.  C.  E'ranklm  und  H.  P.  Cady. 
(Elektroctiemical  Industry  Vol.  I No.  I.) 

E.  C.  Franklin  und  C.  A.  Kraus  haben 
schon  früher  (Amer,  Chcm.  Journ.  23,  277  -313; 
190t)  eingehende  Messungen  über  die  elektrische 
Leitfähigkeit  von  Salzlösungen  in  flüssigem 
Ammoniak  angestellt.  Sie  fanden,  dass  trotz 
des  erheblich  kleineren  Dissociationsgrades  die 
Leitfähigkeit  für  grosse  Verdünnungen  m*ist  er- 
heblich grösser  war  als  in  Wasser,  und  ver- 
muteten, dass  diese  Erscheinung  durch  eine 
sehr  grosse  Wandcrungsgesrhwindigkeit  der  Ionen 
hervorgerufen  werde.  Um  dies  festzustellen 
haben  Franklin  und  Cady  neuerdings  die 
Wanderungsgeschwindigkeiten  in  flüssigem  Ammo- 
niak direkt  gemessen.  Zu  ihren  Messungen  be- 
nutzten sie  im  Prinzip  die  bekannte  Anordnung 
von  Lodge.  Die  Einzelheiten  des  etwas  kom- 
plizierten Apparates  können  im  Auszuge  nicht 
gut  wiedergegeben  werden.  Die  erhaltenen  Re- 
sultate sind,  verglichen  mit  der  Geschwindigkeit 
derselben  Ionen  in  wässriger  Lösung,  folgende: 
Wanderungsgeschwindigkeit  in  cm 
pro  Sek.  pro  Volt 


in  NH*  bei  — 33« 

in  Hi  0 bei  i8* 

NH, 

0,00133 

0,00055 

K 

0,00167 

0,00057 

Na 

0,00132 

0,00035 

Ar 

0,00103 

0 00046 

NO. 

0,00166 

0,00053 

Br 

0,00168 

0,00059 

m— . 


Elektrostatische  Aufbereitung. 

Gelegentlich  der  Diskussion  eines  Vortrages 
in  der  Am.  Elektr.  Soc.  Uber  die  Fortschritte 
in  der  Elektrometallurgie  des  Eisens  und  Stahls 
erwähnte  Dr.  E.  Hart  einen  interessanten  Prozess 
elektrischer  (nicht  magnetischer)  Aufbereitung 
von  Blake,  der  in  einer  Versuchsanstalt  von 
Schwartze  in  Denverausgeführtwird.  Die  kleinen 
Erzpartikelchen  werden  elektrostatisch  geladen. 
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Manche  Teile  nehmen  die  Ladung  schneller  auf 
als  andere  und  geben  sie  langsamer  ab.  Da- 
durch erhalt  man  ein  neues  Prinzip  der  Trennung, 
während  die  aufgewandte  Energie  sehr  gering 


ist.  Ferner  ist  es  auf  diesem  Wege  möglich  Ert- 
teilchen  zu  scheiden,  die  wegen  ihrer  Feinheit 
durch  wässerige  Aufbereitung  nicht  gut  getrennt 
werden  können.  m — . 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Vorrichtung  zur  Einspannung  von  Elektroden 
in  flaschenhalsAhnllehe  GefAssöfTnungen.  — 

l)r.  Karl  Wilhelm  Kr  n iss  in  et  in  Coldilz  i.  S.  — 

D.  R.  I».  No.  128915 

Der  Verschluss  stimmt  mit  den  bekannten  Kapsel- 
Verschlüssen  bei  Bierflaschen  u.  dgl.  Überein  und  besteht 
sss  einem  beweglichen  llandbligel,  der  in  Einstülpungen 
des  Flaschenhalses  gelagert  ist,  und  einem  PressbUgel, 
der  seinerseits  lose  in  Oesen  des  llandbügeD  gelagert 
ist.  Der  Porzelianstopfen  der  gewöhnlichen  Ver-chlüsse 
in  hier  durch  die  stabförmig  cinsunpanncndc  Elektrode 
ersetzt,  welche  am  oberen  Ende  mit  dem  bekannten 
Gummiring  versehen  ist  und  beim  Nic<icrklnppen  des 
ilamihiigcls  durch  den  über  «las  obere  Elektrodeuendc 
geführten  oder  durch  eine  ÜdTnung  durch  das  obere 
Elrktrodcnendc  hindurchgefuhrten  PressbUgel  elastisch 
fest  in  deu  Flaschenhals  hineingepresst  wird.  Die  Strom- 
ableitung von  der  einzuspannenden  Elektrode  erfolgt  durch 
einen  Draht,  der  zwischen  PressbUgel  und  Elektroden- 
kopf eingeklemmt  wird.  Damit  nach  llcrausnehmcn  der 
cinzuspannenden  Elektrode  der  Flaschenhals  gleichfalls 
dicht  verschlossen  werden  kann,  ist  entweder  auf  dem 
Presibügel  ein  gewöhnlicher  Porzelianstopfen  mit  Gummi- 
ring geschoben,  oder  in  den  Oesen  des  Ilandbügels  ist 
ein  zweiter  Pre«sbügel  gelagert,  der  den  Porzelianstopfen 
mit  Gummiring  trügt. 


Erregerflüssigkeit  für  elektrische  Sammler.  — 

Titus  von  Michalowski  in  Krakau.  — D.  K.  P. 

No.  128974. 

Als  Erregerflüssigkeil  für  elektrische  Sammler,  bei 
deoea  die  chemischen  Veränderungen  der  wirksamen 
Elcktrodenmasse  in  abwechselnder  Oxydation  und  Re- 
daktion der  letzteren  bestehen,  wird  au  Stelle  der  bisher 
verwendeten  Alkalilange  eine  l.ösung  von  Kalium-  oder 
Niitriuinaluminat  benutzt.  Dieselbe  besitzt  nicht  die 
ätzende  Eigenschaft  der  Alkalilauge  und  gestattet  ausser- 
dem die  Verwendung  von  Schwammzink  als  wirksame 
Masse  für  die  negative  Polclcktrodc,  da  Zinkoxyd  in 
der  Aluminntlösung  nicht  löslich  ist. 


Elektrischer  Ofen  mit  beweglichen  und  hinter 
einander  geschalteten  Elektroden.  — Charles 
Albert  Keller  in  Nt.  Qucn.  Kraukr.  — D.  K.  P. 
No.  129282. 

Das  aus  der  Abstichöffnung  fliessende  Gut  wird 
dadurch  im  leichtflüssigen  Zustande  erhalten,  dass  man 
die  eine  Elektrode  der  Abstichöffnung  nähert  und  da- 
durch die  Erhitzung  in  deren  Umgebung  steigert.  Zu 
diesem  Zweck  werden  die  beiden  von  oben  in  den  Ofen 
hineinragenden  und  hinter  einander  geschalteten  Elek- 
troden derart  bewegt,  dass  beim  Heben  der  der  Abstich- 
öffoang  zunächst  liegenden  Elektrode  gleichzeitig  ein 
Hcranrückr-n  derselben  on  die  Abstichöffnung  erfolgt, 
während  zu  gleicher  Zeit  die  jener  OefTuung  ferner 
liegende  andere  Elektrode  zu  der  mit  Kohle  bedeckten 
Ofeosohle  niedergeht.  Hierdurch  bleiben  der  Gesamt- 
widerstand  innerhalb  des  Ofens  und  damit  die  Klemmen- 
spannung desselben  bei  richtiger  Führung  der  Elektroden 
nahes«  an  verändert. 


Verfahren  zur  Gewinnung  der  ErdalkaL- 
hydroxyde  auf  elektrolytischem  Wege.  — 

Amire  Broch  et  und  Georges  Kanson  in  Paris.  — 
D.  K.  P.  No.  129324. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  doss  man  eine  wässerige 
Lösung  des  betreffenden  Erdalkalisulfids  in  einer  mit 
Diaphragma  versehenen  Zelle  durch  den  Strom  zersetzt 
und  sunt  Zwecke  der  Vermeidung  einer  Oxydation  an 
der  Anode  und  damit  verbundenen  Erhöhung  des  Wider- 
standes der  elektrolytischen  Zelle  die  Konzentration  der 
Anodcnflüssigkeit  nicht  unter  90  g Sulfid  pfro  Liter 
sinken  lässt. 

Bei  einiretender  Verarmung  des  Elektrolyten  setzt 
man  löbliche  Chloride  hinzu,  welcher  die  vorher  unlös- 
liche Eisenanode  zu  einer  löslichen  machen,  zum  Zwecke 
der  Ueberführung  des  noch  in  der  Lösung  befindlichen 
Erdalkalisuttids  in  das  Hydroxyd  unter  Ausscheidung 
eines  Gemisches  von  Schwefel  und  Schwefelmetall. 


Anodenbürste  für  Hand-Galvanisierung.  — Jame» 

Andrew  Wilson  in  Putney,  Engl.  — D.  R.  P. 
No.  i?9337- 

Die  Vorrichtung  besteht  aus  einem  zylindrischen 
Behälter,  der  in  einem  Handgriff  gedreht  werden  kann 
und  dessen  Oberfläche  zum  l'eil  mit  Büscheln  bedeckt 
und  mit  Löchern  versehen  ist,  so  dass  der  Elektrolyt, 
der  dem  Innern  des  Behälter«  durch  ein  drehbar  mit 
demselben  verbundenes  Kohr  zugeführt  wird,  austreten 
und  die  Büschel  anfeuchten  kann.  Die  Anode  kann 
von  der  Wandung  des  Behälters  gebildet  werden,  oder 
die  Wandung  kann  aus  Isolierstoff  hcrgcstcllt  und  eine 
besondere,  leicht  auswechselbare  Anode  im  Innern  des 
Behälters  befestigt  werden.  Der  Strom  wird  der  Elek- 
trode durch  einen  Schleifkontakt  zugeführt. 

Im  Betrieb  wird  der  negative  Pol  der  Elektrizität»- 
quelle  mit  dem  zu  Überziehenden  Gegenstand  verbunden 
und  die  Bürste  mit  geeigneter  Geschwindigkeit  gedreht. 
Hierbei  wiid  der  Elektrolyt  in  solchem  Masse  zugeführt, 
dass  die  Büschel  stets  nass  gehalten  werden,  während 
sie  Uber  die  zu  überziehende  Flache  bewegt  werden. 

Elektrolytischer  Stromunterbrecher  für  Wech- 
selstrom. — F'abrik  elektrischer  Apparate  Dr.  Max 
Lcvy  und  Ernst  Kuhmer  in  Berlin.  — D.  R.  P. 
No.  129432. 

Damit  die  Unterbrechungen  nur  in  einer  Phase 
des  Wechselstroms  erfolgen,  wird  die  eine  Bleielekirode 
des  Lochunterbrechers  durch  eine  AlumiDiumelektrodc 
ersetzt. 

Vorrichtung  zum  Pressen  von  Saramlerbatterle- 
platten  u.  dgl.  — Albert  Franklin  M ad  den  in 
Newark,  V.  St.  A.  — D.  R.  P.  No.  1 29 397. 

Die  Pre*smatrixc  dieser  Vorrichtung  ist  aus  beweg- 
lichen Lamellen  zusammengesetzt,  und  zwar  derartig, 
dass  die  Arbeitsflächen  derselben  der  Reihe  nach  ab- 
wechselnd gegen  einander  in  ihrer  Höhenlage  verstellt 
werden  können  und  das  gepresste  Gut  abstreifen. 

Die  Matrizenlamcllen  erstrecken  sich  Uber  die  ganze 
Arbeitsflächenlänge  der  Matrize;  es  kann  aber  die  Press- 
arbeit auch  mittelst  zweier  zusammenwirkender  Lamellen 
mntrizen  durchgeführt  werden. 


Digitized  by  Google 


200 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  9 


Hg.  84. 

Der  Apparat  enthält  eine  den  Anoden*  und  Kathoden- 
raum  trennende  Scheidewand  aus  Metall  (s.  B.  Kupfer), 
welche  unterhalb  des  Spiegels  des  Elektrolyten  durch 
Oeffoungcn  gleichsam  tu  einem  Diaphragma  mißgebildet 
and  mit  dem  positiven  Pole  der  Elcktrixitätsquelle  ver- 
bunden ist.  Eine  AusfUhrungaform  dieses  Apparates  ist 
durch  di*  Anordnung  einer  beliebigen  Anzahl  metallischer 
Anodcnzellcn  a.  die  keinerlei  Isolierungen  aufweisen, 
in  einem  gemeinsamen,  als  Kathodenxellc  dienenden 
Kasien  b gekennzeichnet.  Dieser  Kasten  besilxt  Isolie- 
rungen aus  einem  organischen  Stoffe  (z.  B.  Gummi). 


Fig.  85. 

Das  erforderlichenfalls  geröstete,  mit  Reduktiona- 
mitteln  gemischte  Erz  wird  zunächst  in  Muffeln  bis  zur 
Destillationstemperatur  des  Zinks  erhitzt  and  erfährt 
alsdann  eine  weitere  Erhitzung  durch  eine  elektrische 
Hci/vorrichtung,  um  eine  rasche  und  ununterbrochene 
Destillation  des  Zinks  zu  erzielen. 

ln  dem  Ofen  sind  zwei  Muffeln  a und  b in  spitzem 
Winkel  senkrecht  Uber  einander  angeordnet  und  durch 
ein  Knicstück  verbunden;  zu  ihrer  Beheizung  dient  die 
Feuerung  C.  Die  abwärts  gleitende  Beschickung  gelangt 
bei  ihrem  Austritt  aus  der  unteren  Muffel  b in  einem 
Schmeliraum  in  den  zwischen  den  Elektroden  / ge- 
bildeten Lichtbogen  und  wird  hier  geschmolzen.  Die 
Zinkdimpfe  werden  durch  voo  dem  Schmelzraom  sich 
absweigende  Kanäle  k in  den  Kondensationsraum  i ab- 
gcfilhrt.  Die  Schlacken  werden  unterhalb  des  Schmelz- 
rau  ms  durch  das  Abzugsloch  n entfernt. 


Verfahren  zur  Herstellung  homogener  Röhren 
aus  Sehwefel kupier  für  thermoelektrische 
Elemente.  — Eugene  Hermite  und  Charles  Friend 
Cooper  10  Paris.  — D.  R.  P.  No.  129563. 

Kupferbarren  mit  rundem  oder  regelmässig  viel- 
eckigem Querschnitt  werden  in  Schwefeldampf  erhitzt. 
Hierdurch  wird  der  äussere  Teil  der  Kupferbarren  ln 
Schwefelkupfer  verwandelt.  Die  unverändert  gebliebenen 
Kerne  von  metallischem  Kupfer  werden  dann  aus  dem 
Inneren  der  gebildeten  Schwcfelkupferhttlle  entfern  1. 

Apparat  zur  elektrolytischen  Darstellung  von 

* FlUOr.  — Societi  Poulenc  freres  und  Maurice 
Meslans  in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  129825. 


Di«  Zellen  sind  mit  Röhren  e ausgestattet,  die  sum 
Ableltcn  des  erzeugten  Fluors  und  Wasserstoffes,  sowie 
beim  Ausbissen  des  Fluors  beim  Aosschalten  des 
Apparates  dienen. 

Verfahren  und  Ofen  zur  Gewinnung  von  Zink. 

— Carlo  Caso r et ti  und  Francesco  Be r tan i in  Mai- 
land. — D.  R.  P.  No.  129889. 


ALLGEMEINES. 


Messung  der  Umdrehungsgeschwindigkeit 
von  elektrischen  Maschinen.  Zur  Messung  der 
Umdrehungsgeschwindigkeit  von  elektrischen  Maschinen 
(Erzeuger  oder  Trieb'masehinen)  oder  zur  Messung  der 
Geschwindigkeit  elektrischer  Fahrzeuge  können  Touren- 
sählcr,  Tachometer  oder  elektrische  Messinstrumente 
verwendet  werden,  wenn  im  letzteren  Kalle  mit  der 
Achse,  deren  Umdrehungszahl  gemessen  werden  soll, 
eine  kleine  Dynamomaschine  als  Hilfsrnaschine  verbunden 
und  nn  diese  ein  Voltmeter  angcsch  lösten  wird.  Dieses 
Voltmeter  zeigt  die  Klemmenspannung  der  Hilfsmaicliine 
an.  Nun  ist  zwar  die  Umdrehungszahl  der  Hilfsinaschine 
nicht  proportional  der  Klemmenspannung,  sondern  der 
elektromotorischen  Kraft  uud  das  nur,  wenn  die  Erregung 


konstant  ist,  was  bei  einer  selbzterregenden  Maschine 
nicht  der  Kall  Ist.  Wenn  aber  aus  der  Hilfsrnaschine 
sonst  kein  Strom  entnommen  wird,  so  lässt  sich  durch 
eine  empirische  Aichung  der  Unterschied  zwischen  elektro- 
motorischer Kraft  und  Klemmenspannung  sowie  die  Ab- 
hängigkeit von  der  Erregung  Ausgleichen,  indem  die 
durch  einen  Tourenzähler  gemessene  Umdrehungszahl 
der  Hilfsmaschine  direkt  auf  die  Skala  des  Voltmeters 
aufgetragen  wird. 

Die  Allgemeine  Elektrisititsgcsellschaft  ln  Berlin 
wendet  nun,  wie  die  »Elektrot.  Rdscb.c  berichtet,  ein 
Verfahren  an,  welches  die  Messung  der  Umdrehungszahl 
ohne  derartige  Htlfsmaschine  ermöglicht,  nur  unter 
Verwendung  der  elektrischen  Betriebsmaschine  selbst, 
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gleichgültig,  ob  es  ein  Erzeuger  oder  eine  Triebmaschine 
ist.  Hierbei  lässt  »ich  das  oben  bei  der  Hilfsmnschinc 
erwähnte  Verfahren,  nämlich  eine  direkte  empirische 
Aichung  des  Voltmeters,  nicht  anwenden,  denn  die 
Klemmenspannung  hangt  von  dem  Belriebsstrom  ab  und 
kann  daher  bei  derselben  Umdrehungszahl  sehr  ver- 
schieden  sein.  Ferner  hängt  sie  von  der  Erregung  der 
Betriebsmaschine  ab,  sodass  bei  derselben  Umdrehungs- 
zahl die  elektromotorische  Kraft  ganz  verschiedene  Werte 
haben  kann.  Es  lassen  sich  also  diese  von  äusserlichen 
Verhältnissen  abhängigen  Einflüsse  nicht  durch  empirische 
Aichnng  eines  Voltmeters  beseitigen;  es  ist  aber  möglich, 
die  genannten  äusseren  Emtlüsse  in  dem  Voltmeter  so 
zur  Geltung  zu  bringen,  dass  sie  auf  seine  Angaben 
denselben  Einfluss  ausüben,  wie  auf  die  Klemmen- 
«pannung  der  Maschine,  und  dies  ist  der  Gegenstand 
der  Neuerung.  Zur  Erläuterung  dessen  sei  zunächst 
angenommen,  es  handle  sich  um  eine  Ketriebsmaschine 
mit  konstanter  Erregung.  Da  unterscheidet  sich  be- 
kanntlich die  elektromotorische  Kraft  von  der  Klemmen 
Spannung  nur  durch  den  Spannungsabfall  iw.  wenn  i 
den  Betriebssirom  und  w den  Widerstand  der  Betriebs- 
tnaschine  bedeutet.  Schliesst  man  nun  ein  Voltmeter 
ao  die  Ankerklemmen  an  und  versieht  dasselbe  mit 
einer  geeigneten  Kompensation,  welche  dem  Betricbs- 
strom  und  dem  inneren  Widerstande  proportional  ist 


und  welche  den  Ausschlag  des  Voltmeters  um  so  viel 
verkleinert,  als  der  Spannungsabfall  iw  ausmacht,  so 
giebt  das  Voltmeter  nicht  die  Klemmenspannung,  sondern 
die  elektromotorische  Kraft  an,  und  da  diese  unter  der 
gemachten  Voraussetzung  der  Umdrehungszahl  proportional 
ist,  so  kann  das  Instrument  statt  auf  elektromotorische 
Kraft  auf  Umdrehungszahl  gcnicht  werden.  Handelt  cs 
sich  nnn  um  eine  Maschine,  die  keine  konstante  Er- 
regung hat,  so  bedarf  cs  noch  einer  zweiten  Kompen- 
sation, welche  den  Ausschlag  des  Voltmeters  ebeuso 
beeinflusst,  wie  eine  Aenderung  der  Erregung  die 
elektromotorische  Kraft.  Die  Kompensationen  können 
in  der  Weise  ausgeführt  werden,  dass  man  auf  das  be- 
treffende Messinstrument,  dessen  Angaben  zunächst  von 
der  Klemmenspannung  abhängen.  zusätzliche  magnetische 
oder  elektrostatische  Felder  oder  Kräfte  oder  Ströme, 
oder  magnetische  Kräfte  oder  iuduzierte  Ströme  ein- 
wirken lässt.  Das  betreffende  Messinstrument  braucht 
nach  nicht  ein  Voltmeter  zu  sein,  sondern  kann  eine 
durch  die  Klemmenspannung  in  Rotation  versetzte 
Scheibe  oder  Trommel  oder  ein  Zahnrad  sein,  auf 
welches  dann  ebenfalls  eine  geeignete  Kompensation 
eiowifkt.  Bei  elektrischen  Fahrzeugen  kann  die  xVichung 
des  Instrumentes  auch  unmittelbar  nach  Geschwindig- 
keiten oder  nach  dem  zurückgc legten  Weg  erfolgen. 

— n. 


GESCHÄFTLICHES 


Absatz  von  Dampfmaschinen  im  Auslande. 

Wenn  auch  von  einer  Besserung  des  Inlnndsgcschäftcs 
nach  wie  vor  wenig  zu  spüren  ist,  so  ist  es  doch  den 
beteiligten  Kreisen  in  letzter  Zeit  vielfach  gelungen, 
grössere  Abschlüsse  im  Auslande  zu  lohnenden  Preisen 
za  erzielen,  namentlich,  wenn  sie  in  der  I.age  waren, 
durch  besonders  günstige  Garantien  die  englische, 
Amerikanische  und  belgische  Konkurrenz  aus  dem  Felde 
za  schlagen.  So  sind  der  Firma  R.  Wolf,  Magdeburg- 
Back  au,  jüngst  grössere  Aufträge  auf  ihre  neuen 
Patent- Heissdampf-Compound  -Lokomobilen  aus  Russ- 
land, Oesterreich,  Belgien  und  Schweden  zugeflossen. 
Wie  wir  hören,  hat  sich  diese  Firma  infolge  der  mit 
dieser  wirklich  modernen  Maschinengultung  fortlaufend 
erzielten,  überaus  günstigen  Betriebsergebnisse  ent- 
schlossen, den  Bau  auch  auf  kleinere  Maschinen  des- 
selben Systems  für  Leistungen  von  30  bis  90  Pferde- 
stärken auszudehnen.  Mit  diesen  nach  dem  Eincylinder- 
tystem  gebauten  Patent- Ucissdumpf-Hochdruck- Loko- 
mobilen stellt  genannte  Firma  der  Industrie  eine  Be- 
triebskraft zur  Verfügung,  die  an  Wirtschaftlichkeit  alle 
bisher  bekannten  Dampfmotoren,  ebenso  auch  die 
neuerdings  vielfach  genannten  Generatorgas-Anlagen 
weit  hinter  sich  lässt  und  damit  die  Konkurrenzfähigkeit 
der  kleineren  und  mittleren  Betriebe  ausserordentlich 
erhöht.  Die  Firma  R,  Wolf  hat  bereits  einige  Typen 
fcrtiggeslellt  und  im  Dauerbetriebe  erprobt,  wobei  sic 
alle  an  sie  gestellten  Erwartungen  gerechtfertigt  haben, 
sodass  in  aller  Kürze  diese  interessante  Neuerung  auf 
dem  Maschinenmarkte  erwartet  werden  darf. 

Es  ist  ein  erfreuliches  Zeichen  für  die  Lebenskraft 
unserer  einheimischen  Industrie,  dass  unsere  alteu 
Firmen  auf  ihren  wohlerworbenen  Lorbeeren  nicht  aus- 
ruhen,  sondern  im  wuchtigen  Fortschritt  die  einmal 
eingenommene  Führerrollc  gegen  alle  Angriffe  erfolg- 
reich zu  verteidigen  wissen. 

Die  Maschinenfabrik  E.  Franke  & Co.  In 
Berlin  NW.,  Schiffhauerdamm  37,  sendet  uns  den 
Spezia Ikatalog  ihrer  Abteilung  II:  Bedarfsartikel  der 
Elektrotechnik  und  Akkumulatorcn-Industrie,  welcher 
eine  grosse  Anzahl  von  Typen  fiir  Platten,  Gläser  etc., 
sowie  eine  reiche  Auswahl  von  Apparaten  und  Hilfsmitteln 


für  die  Herstellung  und  den  Gebrauch  von  Akkumulatoren 
enthält.  Der  Katalog  wird  Interessenten  gern  zugesandt. 

Eine  Statistik  der  Rentabilität  von  Aktlen- 
Gesellschaftcn.  Eine  ebenso  interessante  wie 
wissenschaftlich  wertvolle  Statistik  der  Rentabilität, 
Kapitalien  etc.  der  Aktien-Gesellschaften  im  Handels- 
kammerbezirke Dresden  hat  mit  grossem  Aufwand  an 
Zeit  und  Mühe  die  Dresdner  Handelskammer  ver- 
anstaltet und  kürzlich  veröffentlicht.  Sie  umfasst  die 
drei  wegen  de»  allgemeinen  Geschäftsniederganges  be- 
sonders interessanten  Jahre  1899,  1900  und  1901  und 
giebt  ein  Bild  von  den  Veränderungen,  die  sich  im 
Laufe  dieser  Zeit  in  den  Kapitalien  und  Erträgnissen 
der  einzelnen  Gesellschaften,  grosser  Gruppen  derselben 
und  ihrer  Gesamtheit  vollzogen  haben.  Die  Haupt- 
ergebnisse sind  folgende: 

Im  Juhre  1899  bestanden  im  Kammerbezirke  195 
Aktien  Gesellschaften  mit  einem  regelmässig  arbeitenden 
Kapitale  von  595,7  Millionen  Mark,  1900  202  Gesell- 
schaften mit  640,$  Millionen  Mark,  1901  192  Gesell- 
schaften mit  603,9  Millionen  Mark  Kapital.  Im 
Jahre  1900  ging  1 Gesellschaft  ein,  8 kamen  hinzu; 
1901  betrug  der  Abgang  1 1 , der  Zuwachs  1.  Das 
regelmässig  arbeitende  gesamte  Kapital  brachte  einen 
durchschnittlichen  Rohertrag  1899  von  10,7  •/*,  1900 
von  9,4%  und  *901  von  7,7  "/p. 

Den  höchsten  Rohertrag  erbrachte  das  regelmässig 
arbeitende  Kapital  (also  nicht  nur  das  Nominal  - 
Aktienkapital)  in  folgenden  drei  Gruppen  (in  °/0): 


1899 

1900 

1901 

Glasfabriken  ...  

19,6 

21,5 

2 1,3 

Fabriken  photographischer  Papiere 
und  Apparate  und  Kunstdruck- 

anstaltcn  

'5.7 

U,7 

■8,5 

Brauereien 

16,1 

«4.4 

■3.0 

Die  geringste  Verzinsung  ergaben. 

1899 

1900 

1901 

Elektrizitätswerke  

9,3 

3.3 

5-5 

Unternehmungen  der  Papier-  und 

Cellulose-Industrie 

8,7 

8,3 

6,4 

Von  1899  bis  190t  sank  das  nominelle  Aktien- 
kapital von  448,9  auf  415,7  Millionen  Mark,  also  um 
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33,2  Millionen  oder  7,4  °'0;  die  Dividende  (der  Rein- 
gewinn) sank  in  der  gleichen  Zeit  um  15,2  Millionen 
Mark,  nämlich  von  37.9  auf  22,7  Millionen  Mark;  in 
Prozenten  des  eingezahlten  Kapitals  bedeutet  dies  ein 
Siuk.en  von  9,6  •/*  auf  5,2  °/0.  Wenn  man  berücksichtigt, 
«lass  die  meisten  Aktionäre  ihre  Aktien  zu  einem 
wesentlich  höheren  als  dem  Nominalwert  erwarben, 
dann  ergiebt  »ich,  dass  das  in  den  Aktien-Gcs»  llschaften 
des  Kammerbezirk»  Dresden  angelegte  Kapital  int 
Jahre  1901  »ich  in  Wirklichkeit  mit  etwa  4 bis  4*/*  ®/p  ver- 
zinste, gegenüber  dem  RUiko  «ler  Anlagegewiss  sehr  mässig. 
Ausserdem  ist  diese  Ausstellung  ein  Beweis  dafür,  auf 
welch  schwachen  Füssen  die  in  letzter  Zeit  in  den 
Tageszeitungen  so  häufig  aufgeiauchte  Behauptung  Uber 
die  vorzügliche  Rentabilität  der  Papierfabriken  steht. 

Die  deutsche  elektrotechnische  Industrie 
in  SQdamerika.  Es  besteht  dort  eiue  ganze  Reihe 
von  grossen  elektrischen  Anlagen,  die  von  deutschen 
Firmen  ausgeführt  6tod.  Ausser  die  von  Siemens 
& lialske  gebauten  Stadtzentraleu  in  Mexiko,  Puru 


und  Bahia,  sowie  der  von  derselben  Firma  b erführen  den 
Strassenbahnanlnge  in  Rio  de  Janeiro  hat  auch  die 
Allgemeine  Elektriziiätsge*elUcbafl  eine  Stadtzentrale 
und  Strassenbahnanlnge  in  Santiago  di  Chile  errichtet, 
während  sie  eine  Zentrale  in  Rosario  soeben  ausführt. 
Von  den  beiden  bedeutendsten  Zentralen  in  Buenos 
Aires,  welche  sich  im  Besitze  der  Dentsch-Ueberseeischcn 
Elcktrizitätsgesellschaft  befinden,  ist  die  eine  ein  Werk 
der  Allgemeinen  Elektriritäisge«ellschaft,  während  die 
andere  von  der  Union  Elektrizitätsgesellschaft  ausgeführt 
wurde.  Letztere  Firma  liefert  auch  die  elektrische 
Ausrüstung  der  grössten  Strassenbahn  in  Buenos  Aires, 
der  Anglo-Argennna,  welche  bereits  teilweise  im 
Betriebe  ist  und  nach  ihrer  Vollendung  eine  Länge 
von  115  km  haben  wird.  Die  zugehörige  Kraftremralc 
mit  drei  Unterstationen  von  zusammen  ungefähr 
14000  PS  Mascliiuenlcistung  befindet  sich  gegenwärtig 
im  Hau  und  wird  von  derselben  Firma  ausgeführt. 
Be-onders  interessant  amd  diese  deutschen  Erfolge 
deshalb,  weil  sic  sozusagen  unter  den  Augen  der 
gefürchteten  amerikanischen  Konkurrenz  errichtet  wurden. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Neuburger,  Dr.  Albert.  Kalender  für  Elektro- 
chemiker, sowie  technische  Chemiker  und 
Physiker  für  das  Jahr  1903.  Vtl.  Jahrgang. 
Berlin.  Verlag  von  M.  Krayn.  Preis  M.  4, — . 

Alles,  wa«  wir  über  die  bei  der  Neubearbeitung 
der  siebenten  Auflage  massgebenden  Gesichtspunkte  zu 
sagen  bäticn,  ergiebt  »ich  am  besten  aus  der  Vorrede, 
die  wir  deshalb  nachstehend  in  ihren  Hauptpunkten 
wörtlich  wiedergeben: 

»Die  Schwierigkeiten  bei  der  Bearbeitung  der  neuen 
Auflagen  des  Kalenders  mehren  sich  von  Jnbr  zu  Jahr. 
Der  Grund  für  diese  Thatsucbcn  liegt  darin,  dass  auf 
elektrochemischem  Gebiete  die  Klult  zwischen  Theo- 
retikern und  Praktikern  von  Jahr  zu  Jahr  eine  grössere 
wird.  Die  elektrochemische  Theorie  wandelt  ihre 
eigenen  Wege  — in  erster  Linie  in  Deutschland  — 
und  hat  sich  den  Bedürfnissen  der  Praxis  absolut  nicht 
anzuBchmiegen  vermocht.  So  hat  sie,  um  nur  einige 
Beispiele  anzuführen,  direkt  Begriffe  geschaffen,  die  in 
der  Praxis  me  und  nimmer  Eingang  finden  werden  — es 
sei  nur  an  die  „Energicknoten“,  an  die  „K'hjoules** 
u.  s.  w.  erinnert  1 Viele  und  hervorragende  Vertreter 
der  Technik  verhalten  sieb,  wie  ja  allgemein  bekannt, 
sogar  ablehnend  gegen  die  Grundlage,  auf  welcher  die 
moderne  elektrochemische  Theorie  sich  aufbaut:  gegen 
die  Ionentheoric.  Wie  wenig  »ich  der  moderne  Theo- 
retiker darüber  klar  wird,  wessen  die  Praxis  bedarf, 
dafür  ist  das  beste  Beispiel  der  Umstand,  dass  dem 
Herausgeber  des  Kalenders  allen  Ernstes  von  einem 
Theoretiker  zugemutei  wurde,  er  solle  unter  dem  Kapitel 
„Technische  Elektrolyse“  die  Arbeiten  von  Förster 
über  die  Elektrolyse  der  Alkalien  eingehender  berück- 
sichtigen, als  es  bisher  schon  geschehen  war,  Arbeiten, 
die,  so  verdienstvoll  sic  auch  an  und  für  sich  sind, 
bei  der  heute  so  vollkommenen  und  meist  abge- 
schlossenen Durchbildung  der  Betricbsmcthoden  ciuen 
nennenswerten  Eiuiluss  auf  den  Betrieb  nicht  haben 
and  auch  vielfach  schon  wegen  der  Art  der  Versuchs- 
ordnung nicht  haben  können.  Derselbe  Theoretiker 
glaubt  an  die  Existenz  organisch-elektrochemischer  Gross- 
betriebe.  Die  Erkenntnis,  dass  auf  elektrochemischem 
Gebiete  Theorie  und  Praxis  ihre  verschiedenen  Wege 
gehen,  bricht  sich  auch  bei  dcu  Männern  der  Wissen- 
schaft auf  elektrochemischem  Gebiete  immer  mehr  Bahn 
— der  Praktiker  war  sich  schon  längst  darüber  klar! 
Der  beste  Beweis  hierfür  sind  die  Worte,  mit  denen 
Kohlrausch  und  llolborn  ihr  Werk  über  das  Leit- 


vermögen der  Elektrolyte  einleiten  „Nur  die  reine 
Wissenschaft  hat  sich  bisher  mit  dem  elektrolytischen 
Leitvermögen  beschäftigt  und  manchen  Nutzen  davon 
gezogen.  Die  angewandte  Chemie  von  der  Analyse  im 
Laboratorium  bis  zu  den  Betrieben  chemischer  Fabriken 
hat  von  dieser  Grösse  nur  geringen  Gebrauch  gemacht/4 
Ostwald  sprach  auf  der  neunten  Hauptversammlung 
der  deutschen  Elektrochemischen  Gesellschaft  den  ge 
schmackvollen  Satz  aus:  „Der  Gaul  der  Elektrochemie 
befindet  sich  nicht  gerade  in  glänzendem  Futierzustande.“ 
Er  hätte  besser  gesagt,  der  Gaul  der  theoretischen 
Elektrochemie,  denn  mit  den  Erfolgen  der  praktischen 
Elektrochemie  hat  man  allen  Grund,  vollkommen  zu- 
frieden zu  sein.  In  Amerika,  England  und  Fiankreicb, 
in  der  Schweiz,  in  Oesterreich  und  in  Deutschland  be- 
finden sich  elektrochemische  Betriebe,  die  sich  in  Bezug 
auf  Umfang  und  Grösse  der  Produktion  getrost  jedem 
rein  chemischen  Betriebe  an  die  Seite  stellen  können. 
Selbst  die  Theoretiker  können  sich  dieser  Einsicht 
nicht  verschliefen  — wurde  doch  einer  der  Ihren 
nach  Amerika  abgesandt,  um  die  dortigen  Betriebe  zu 
studieren.“ 

»Der  Herausgeber  eines  Kalenders  für  Elektro- 
chemiker darf  sich  weder  ganz  auf  Seite  der  Theoretiker, 
noch  ganz  auf  Seite  der  Praktiker  stellen;  er  muss  ver- 
suchen, beiden  Teilen  nach  Möglichkeit  gerecht  zu 
werden;  sein  Bestreben  muss  es  in  erster  Linie  sein, 
ein  Werk  zu  schaffen,  das  sowohl  im  wissenschaftlichen 
Laboratorium,  wie  in  der  Technik  mit  Vorteil  benutzt 
werden  kann.  Dieser  Gedanke  war  es,  der  bei  der 
Bearbeitung  der  neuen,  nunmehr  siebenten  Auflage,  zur 
Richtschnur  wurde.  Es  wurde  in  dem  Kalender  eine 
grosse  Anzahl  von  Tabellen  aufgenommen,  die  dem 
Theoretiker  bei  seinen  rein  wissenschaftlichen  und 
theoretischen  Arbeiten  im  Laboratorium  wohl  zu  statten 
kommen  werden.  Dabei  wurden  die  alten  Tabellen, 
die  sich  in  der  Praxis  bewährt  haben,  an  deren  Ge- 
brauch sich  der  Praktiker  im  Laufe  langer  Jahre  ge- 
wöhnt hat,  und  die  endlich  infolge  ihrer  Einfachheit 
für  praktische  Bedürfnisse  den  von  den  Theoretikern 
geschaffenen  bei  weitem  vorzurirhen  sind,  beibehalten. 
Man  wird  also,  um  nur  ein  Beispiel  nnzufilhren,  in  dieser 
Auflage  des  Kalenders  die  Tabellen  über  das  Leitver- 
mögen der  Elektrolyte  in  doppelter  Form  antreffen: 
einmal  berechnet  auf  Oh»n— I cm— 1,  also  in  der  Form, 
wie  sie  in  den  wissenschaftlichen  Laboratorien  jetzt 
mehrfach  gebraucht  werden;  daran  schlicssen  sich  die 
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alten  auf  Quecksilber  als  Einheil  bezogenen  Zahlen  fUr 
dos  Leitvermögen  an,  die  für  die  Praxis  viel  brauch* 
barer  sind,  und  die,  wie  dem  Herausgeber  neben  seiner 
eigenen  Erfahrung  eine  Umfrage,  sowie  das  Urteil  vieler 
Praktiker  bewiesen  hoben,  wohl  auch  in  aller  Zukunft 
im  praktischen  Betriebe  werden  beibehalten  werden, 
nicht  aus  llang  am  Althergebrachten,  sondern  weil  sie 
in  der  Tbat  besser  zu  handhaben  sind.  Das  Gleiche, 
was  hier  vom  Leitvermögen  gesagt  ist,  gilt  noch  von 
einer  grossen  Anzahl  anderer  begriffe,  so  z.  B.  von  den 
Kalorien,  die  der  Theoretiker  der  Elektrochemie  in 
anderer  Grösse  anweudet,  als  der  Praktiker,  von  den 
bilcIangsM&rmen  u.  s.  w.  u.  s.  w.  Leider  ist  anch  die 
„VVas*er»ioff-Sauersioflfraße“  noch  nicht  definitiv  ent- 
schieden und  Theoretiker  und  Praktiker  stehen  sich  ge- 
rade hier  sehr  scharf  gegenüber  * 

»Aus  dem  Ge-agtcn  geht  hervor,  dass  der  Kalender 
dieses  Jahr  bedeutend  erweitert  und  vcrgiös*ert  werden 
Diuuie,  und  da*s  die  Aufnahme  zahlreicher  neuer  und 
die  Revision  aller  alten  Tabellen  nötig  wurde.  Ich 
hoffe*,  dass  der  Kalender  seinen  Zweck  erfüllen  und 
sowuhl  dem  Theoretiker  wie  dem  Praktiker  ein  brauch- 
bares und  in  allen  Fächern  zuverlässiges  und  piakiisches 
Handbuch  sein  möge!  Von  den  zahlreichen  Ver- 
besserungen und  Vergrösscrungen,  durch  welche  sich 


die  neue  Auflage  von  der  alten  unterscheidet,  erwähnen 
wir  nur  die  neu  berechneten  Acquivalentgcwicbic  und 
elektrochemischen  Aequivulente,  die  Ucberführungs- 
zahlen,  die  Tabellen  über  das  Leitvermögen,  eine  Anzahl 
neuer  Spannungsreihen  und  Potentiale,  die  Berück- 
sichtigung neuerer  Arbeiten  Uber  Zersetzungsspannungen 
u.  s.  w.  Hie  im  Laufe  des  letzten  Jahres  besonders 
geförderte  Erkenntnis  über  Elemente,  insbesondere 
Normulclemente,  wurde  bei  der  Ibarlieitung  eingehend 
berücksichtigt,  ebenso  wurde  das  Kapitel  „Elektro- 
nnalyse“  erweitert  und  vergrössert.  Das  Gleiche  gilt 
von  den  Tabellen  Uber  hildungawäime,  sowie  von  dem 
Kapitel  „Technische  Elektrolyse“.  Bei  Bearbeitung  dei 
letzteren  wurde  der  Grundsatz,  nur  solche  Zahlen  zu 
geben,  die  aus  technischer  und  praktischer  Erfahrung 
hervorgegangen  sind,  strikt  beibehalten;  es  ist  dies  ein 
Kapitel,  das  sich  ausschliesslich  nn  den  Praktiker  richtet 
und  es  konnte  deshalb  bei  Bern  beituug  desselben  W daneben 
von  Seiten  reiner  Theoretiker,  deren  krasseste  wir  oben 
mngeieilt  haben,  nicht  Rechnung  getragen  werden. 
Anch  bei  der  Auswahl  der  zu  besprechenden  Verfuhren 
war  der  eben  gekennzeichnete  Gesichtspunkt  aus- 
schliesslich und  allein  massgebend;  es  wurden  nur  solche 
aufgenommen,  über  die  praktische  Erfahrungen  vor- 
liegend 
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Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  f.  B.  28977.  Elektrische  Glühlampe  mit  Leiter 
zweiter  Klasse.  A.  Hach  n er,  Tcmpclhof. 

Kl.  21a.  Sch.  18696.  Füllungsmasse  für  Fritter. 
Kerd.  Schneider,  Fulda. 

Kl.  21h.  R.  14826.  Vorrichtung  zur  Beheizung  von 
Luft-  und  ähnlichen  Bädern  für  Laboratoriums/ wecke. 
Dr.  Claudius  Regan d,  Lyon. 

Kl.  21c.  S.  15730.  Schmelzstöpsel.  Joseph  Sachs, 
Hartford,  Conn.  V.  St. . A. 

KL  21  g.  St.  7604.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
radioaktiven  Metallüberzuges.  Dr.  Richard  Sthamer 
and  Richard  Kasch,  Hamburg,  Nobelshof. 

KL  21a.  T.  8373.  Verfahren  zur  Nutzbarmachung  von 
aus  der  Ferne  durch  den  Aether  gesandten  Ein- 
wirkungen. Nikola  Tesla,  New  York. 

KL  21a.  T.  7611.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Nutzbarmachung  von  aus  der  Ferne  durch  den  Aether 
oder  die  Erde  oder  beide  ge«andten  Impulsen  oder 
Schwingungen.  Nikola  Tesla,  New  York. 

KL  21b.  11.  27749.  Mit  einer  Antimon-Zink  Legierung 
betriebene Thcrmosäule.  Albrecht Heil, Frankfurt a.M., 
Rothschildallee  3. 

Kl.  21b.  R.  16344.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Herstellung  von  positiven  Poielektroden  au»  einer 
Knpferscbwefelverbindung.  Joset  Rieder,  Genf. 

Kl.  21h.  W.  16560.  Sammlerelektrodc  aus  neben 

oder  über  einander  angeordneten  gerippten  Streifen 
von  leitendem  Stof).  Adolf  Wilde,  Glinde  b. 
Hamburg. 

Kl.  21  c.  M.  20843.  Quecksilbersicherung,  Zus.  s. 

Anm.  M.  19857.  Edunrd  Mies,  Heidelberg, 
Schoeidemühlstr.  7. 

Kl.  21  f.  F.  15629.  Auswechselbare,  mit  Flüssigkeit 
gefüllte  Doppelglocke  fürGlÜblampen.  J.  C.  Fleming, 
Sam  mit,  Union.  V.  St.  A. 

KL  301.  C.  10922.  Tragbarer  Oson-Inhalationsapparat. 
Emile  Coustau,  Paris. 

Kl.  48a.  L.  16862.  Verfahren  sur  Verhütung  des 
Reissens  und  Abrollens  galvanoplastischer  Nieder- 
schläge. Dr.  G.  Langbein  & Co.,  Leipzig- 
Sellerhausen. 


KL  iah.  W.  17973-  Elektrolytischer  Apparat  für 
kontinuierlichen  Betrieb  mit  »ilbcrpressenartig  zu- 
sainnicngcfugteu  und  von  einander  durch  Diaphragmen 
getrennten  doppelpoligcn  Elekuodeuplatten.  Adolf 
Wüuschc,  Ghm biiteuiiurg,  Spju>dauer»tr.  2. 

Kl.  2lb.  W,  18635.  Verfuhren  zur  Herstellung  von 
Elektroden  aus  Kupfer,  xyd.  G.  Adolf  Wedekind, 
Hamburg.  Neuerwull  43. 

Kl.  2 1 f.  B.  30250.  Bogenlampe,  deren  Elektroden 
beide  midi  umen  oder  oben  gerichtet  sind.  Zus.  z. 
Pat.  135  -33.  Fa.  Ilugo  Bremer,  Neheim  c.  Ruhr. 

KL  2lf.  G.  15928.  Veifulneu  zum  Anlassen  von 
WechsclstroqiLmipcu.  General  Electric  Company, 
New*  York. 

KL  39  h,  B.  31296.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
IsoliermiUels  für  elektrische  und  auderc  Zwecke. 
Dr.  Fritz  Basen  au,  Amsterdam. 

Kl.  48 d B.  29401.  Verfuhren  zum  Ueberziehen  von 
elektrisch  lebenden  Gegen-thndcn  mit  McUllen  oder 
zur  Ucbcrtragting  von  Moffcn  vermittels  des  elek- 
trischen Lichtbogens.  Fa.  Hugo  Bremer,  Neheim 
a.  d.  Ruhr. 

Kl.  21  b.  D.  12150.  Elektrode  aus  Zink.  Dr.  Carl 
Dü  sing.  Aachen.  Loosbergstr.  8. 

Kl.  21  b.  R.  16316.  Herstellung  von  Elektroden- 
platten mit  aus  nicht  leitendem  Stoff  bestehendem 
Masseträger.  Zus.  z.  Pat.  116469.  Alben  Ricks, 
Berlin,  Ilafenpl.  3. 

Kl.  21  f.  S.  13980.  Verfahren  zur  Herstellung  elek- 
trischer Leitkörper.  Eberhard  Sanaer,  Berlin, 
Fnedrichstr.  41. 

Kl.  40  a.  B.  30686.  Amalgamator.  William  Felix 
B cd  eil,  Theodore  F.  Adams  & Dun  ca  n,  Mc. 
Phail,  Kaslo,  Canada. 

KL  21b.  1).  12341.  Thcrmo-Element.  Dr.  S.  Paul 

Drossbach,  Freiberg  1.  S. 

Kl.  48a.  G.  16576.  Verfahren  zur  Herstellung 
galvanischer  Metullniedenchläge  aller  Art  unter  Zu* 
satzvon  stickstoffhaltigen  Stoffen.  EmanuelGoldberg, 
Moskau. 

Kl.  2 1 f.  B.  29650.  Zünder  für  Bogenlampen.  Zus. 
z.  Put.  132 278.  Fa.  Hugo  Bremer,  Neheim  a.  d.  Ruhr. 
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Kl.  21c.  JSch.  18601.  Vorrichtung  zum  zeitweiten 
Ueberladen  von  Sammelbatterien.  Friedrich  Wilhelm 
Schneider,  Eschersheim  b.  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  40a.  L.  17 192.  Verfahren  der  elektrolytischen 

Gewinnung  von  Metallen,  insbesondere  Kupfer  und 
Zink,  aus  ihren  Erzen  mittels  unlöslicher  Anoden. 
Dr.  Stanislaw'  Laszczynski,  Miedzinnkn  h.  Kielce. 
Kuss.  Polen. 

Kl.  20k.  F.  15546.  Elektrischer  Leiter.  Felten 
& Guilleaume  Carlswerk  Akt.-Gcs.,  Mülheim  a.  Kh. 

Kl.  21  f.  S.  14990.  I.euchtkörpcr  für  elektrisches 

Glühlicht.  Zus.  *.  Pat.  133701.  Eberhard  Sander, 
Berlin,  Friedriehstr.  4t. 

Kl.  48a.  H.  26608.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 

Erzeugung  dichter  und  glatter  Metallniederschläge 
unter  Verwendung  von  um  eine  senkrechte  Achse 
sich  drehenden  Kathoden.  Herbert  Champion 
llarrison,  London. 

Erteilungen. 

Kl.  !2i.  136678.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 

stellung von  Chlorarten  und  Perchlorarten.  Pierre 
Lederlin,  Chedde,  Frankr. 

Kl.  21  f.  136619.  Elektrische  Lampe,  bei  welcher 

Gase  oder  Dämpfe  von  Quecksilber  oder  ähnlichen 
Substanzen  zum  Leuchten  gelangen.  General 
Electric  Company  Schenectady,  New- York. 

Kl.  39  b.  136623.  Verfahren  zur  Darstellung  eines 
gegen  Elektrizität  isolierenden  und  zugleich  wasser- 
dichten Produktes.  F.  H.  Bo w den,  London,  u. 
S.  H.  Dodd.  Blackhcath,  Engl. 

Kl.  21  a.  137253.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Wirk- 
samkeit von  Frittröhren.  Akt. -Ges.  Mix  & Genest, 
Telephon-  und  Telegraphenwerke,  Berlin. 

Kl.  2fb.  137 142.  Sammlerclcktrcde,  bei  welcher  in 
den  grösseren  Durchbrechungen  einer  metallenen 
Tragplatte  mit  wirksamer  Masse  gefüllte  Behälter  aus 
Metall  durch  Stauchung  festgepresst  sind.  Thomas 
Alva  Edison,  Llewellyn  Fark,  V.  St.  A. 

Kl.  aic.  137 145.  Blitzableiter,  dessen  Elektroden  in 
einem  Glasrohr  eingcschlossen  sind.  Siemens  öc 
Ilalske,  Akt. -Ges..  Berlin. 

Kl.  21g.  137146.  Röntgen-Röhre  mit  umschmelzbaren 
Elektroden.  Dr.  Th.  Guilloz,  Nancy. 

Kl.  40a.  137160.  Verfahren  zur  Ueberführung  von 

Mctallsulfideu  in  Sulfate  durch  Behandeln  mit  Ozon 
oder  ozonisierte  Luft.  Antonin  Gcrmot,  Asnicrcs, 
Seine,  n.  Henri  Kdmont  Louis  Fievet,  Paris. 

Kl.  40a.  137259.  Verfahren  zur  Verarbeitung  von 

Kupfer  durch  Elektrolyse.  Luis  de  TorrCs  yQue- 
vedo,  Santander,  Spanien. 

Kl.  40a.  137315.  Anodenträger  für  die  Verarbeitung 

von  pulverförmigem  metallischen  Kupfer.  Luis  de 
Tor  res  y Quevedo,  Santander,  Spanien. 

Kl.  21  f.  137459.  Elektrische  Bogenlampe.  L.  B.  Codd, 
Nottingham. 

Kl.  2 1 f . 137507.  Verfahren  zur  Beseitigung  der 

durch  elektrische  Entladungen  oder  durch  den  elek- 
trischen Lichtbogen  in  der  Luft  erzeugten  schädlichen 
Stickstoffdioxyd.  Gebr.  Siemens  & Co.,  Char- 
lottenburg. 

Kl.  2 1 f.  137568.  Leochtkörper  für  elektrisches 

Licht.  Zus.  r.  Pat.  133701.  Eberhard!  Sander, 
Berlin,  Priedrichstrasse  41. 

Kl.  2 1 f . 137  569-  Lcuchtkörper  für  elektrisches 

Glühlicht.  Eberhardt  Sander,  Berlin,  Friedrichstr.41 . 

Kl.  21  f.  1 37  576.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Körpern,  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  elektrisch 
leitend  sind.  Eberhard  Sander,  Berlin, Friedrichstr.4 1. 

Kl.  21h.  137436.  Elektrode  für  elektrische  Öefeu 

aus  Kohle  oder  Graphit  mit  in  der  Hitze  wider- 
standsfähigem Ueberzuge.  Otto  Vogel,  Berlin, 
Nürnhergerstr.  61. 


Kl.  12  k.  137697.  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Hydroxylamin.  Zus.  r.  Pat  133457- 
C,  F.  Jloe  bring  er  & Sohne,  Waldhof  b.  Manheim. 

Kl.  2 1 f,  137788.  Verfahren  zum  Anlassen  von 
Elektrolyt* Bogenlampen.  Zus.  t.  Pat.  1 1 7 2 1 4.  Ewald 
Kasch,  Potsdam,  Neue  Königstr.  25. 

Kl.  2 ig.  137593.  Röntgenröhre.  Friedrich  Dessauer. 
Asch  affen  bürg. 

Kl.  2 1 f.  137809  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Elektroden  für  Bogenlampen  aus  einem  Carbid, 
welches  von  Wasser  zersetzt  wird.  Dr.  Herma n 
J.  Keycer,  Amsterdam. 

Kl.  21  b.  »37  930.  Verfahren  zur  Beschleunigung  der 
Diffusion  bei  elektrischen  Stromsammlern.  Schweizer 
Akkumulatorenwerkc  Tribelhorn,  A.-G.,  Zürich. 

Kl.  21  d.  137977.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Dynuniohürstcn  aus  metallischem  Material.  Loui« 
Boudrcnux,  Paris. 

Kl.  21  c.  137989.  Schmelzsicherung,  deren  Schmelz- 
faden zum  sichern  Löschen  des  Lichtbogens  sich  in 
einem  Oelbade  befindet.  Siemens  & Halske, 
Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  f.  1 38  018.  Verfahren  zur  Beseitigung  der  durch 
elektrische  Entladungen  oder  durch  den  elektrischen 
Lichtbogen  erzeugten  schädlichen  Dampfe.  Zus.  z. 
Pat.  137507.  Gebr.  Siemens  & Co.,  Charlotten  bürg. 

Kl.  21  f.  138019.  Verfahren  zur  Beseitigung  der  durch 
elektrische  Entladungen  oder  durch  den  elektrischen 
Lichtbogen  erzeugten  schädlichen  Dämpfe.  Zus.  z. 
Pat.  137507.  Gebr.  Siemens  & Co.,  Charlottenburg 

Kl.  21  f.  138081.  Bogenlampe  für  mehrphasige  Ströme. 
Societa  Genetale  ltaliana  Edison  di  Elettri- 
cita,  Mailand. 

Kl.  21  f.  138082.  Rauchfilter  für  Bogenlampen  mit 
rauchhildcndcn  Elektroden.  Gebr.  Siemens  & Co., 
Charlottenburg. 

Kl.  21  f.  138  135.  Aus  Osmium  bestehende  Fäden  für 
elektrische  Glühlampen  und  Verfahren  zu  ihrer  Her- 
stellung. Ur.  Carl  Auer  von  Welsbach,  Wien. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  1 2a.  183698.  Elektrisch  geheizter  Apparat  zur 

gefahrlosen  Destillation  explosiver  oder  leicht  ent- 
zündlicher Flüssigkeiten.  Dr.  Fritz  Haufland,  Berlin. 
Friedensstr.  108. 

Kl.  2 tc.  183680.  Elektrische  Schmelzsicherung,  be- 
stehend aus  einer  den  Schmelzdraht  und  einen  Gas- 
erzeuger einschlicftscndcn  Hülse  mit  verkleideter 
Oeffnung  als  Mittel  zum  Anzeigen  einer  Unterbrechung 
des  Schmelzdrahtes.  Harry  Leonard  Morse,  Boston. 

Kl.  2 1 f.  183492.  Wasserdichter  elektrischer  Beleuch- 
tungskörper lür  mehrere  symmetrisch  und  parallel  der 
Längsachse  eingestellte  Glühlampen,  deren  abnehm- 
bare Isolierstofffassungen  an  einsteckbarcn,  seitlichen 
Kontaktschienen  einzeln  oder  hintereinander  schaltbar 
sind.  Adolf  Schuch,  Worms. 

Kl.  21  g.  183415.  Einschiebbares,  die  Drehung  der 
Elemente  verhinderndes  Elementengestell  für  elek- 
trische luduktions-Bclcuchtungsapparnte  o.  dgl.  Paul 
Möllmann,  Berlin,  Bulowstr.  57. 

Kl.  21g.  183503.  Evakuierte  Röhren  mit  daran  be- 

festigter regulierbarer  Funkenstrecke.  Fabrik  elek- 
trischer Apparate  Dr.  Max  Levy,  Berlin. 

Kl.  30t  173435.  Mit  Kohlen  und  gekühlten  Metall- 

elektroden ausgerüsteter  Bogcnlichtscheinwerfcr  für 
Hcizzwcckc.  Robert  Otto,  Berlin,  Luisensir.  22a. 

Kl.  32a.  183857.  Kombinierter  elektrischer  Glas-  und 
Wasserglas  Schmelzofen  mit  Benutzung  der  Heizung 
des  Kühlofens  für  fertige  Glasware  als  Vorheuuog. 
Dr.  Augusi  Voelker,  Köln  a.  Rh.,  Werderstr.  28. 

Kl.  2tb.  1 84 371.  Trockenelement  mit  einer  mit 
Flüssigkeit  gefüllten  Vorratskammer.  Paul  Keime«, 
Krefeld,  Khcinstr.  45. 
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IX.  «Jahrgang.  Heft  10.  «Januar  1903. 

INHAL  T;  Vakuumoffar.it  tur  Elektrolyse  von  Lösungen , tr tickt  während  der  Elektrolyse  gasförmige  Zersetsungsfrodukte 
liefern  Vom  W.  Barmet.  — l/eber  die  Beurteilung  verzinkter  Bisenwaren,  Von  Carl  Richter.  — Elektrolytische  Läuterung 
tust mmengesetaUr  Metalle  Von  T.  Ulke  — Die  Elektrochemie  im  Jahre  t^os.  Von  Dr.  M.  Krüger.  — Referate.  — Ge- 

schäftliches. — Patent-  U ebersicht. 


VAKUUMAPPARAT  ZUR  ELEKTROLYSE 
VON  LÖSUNGEN,  WELCHE  WÄHREND  DER  ELEKTROLYSE 
GASFÖRMIGE  ZERSETZUNGSPRODUKTE  LIEFERN. 

Von  H/,  Barnes. 


Es  ist  ein  bekanntes  Verfahren,  die 
Elektrolyse  von  Salzlösungen  unter  Benutzung 
eines  Vakuums  auszuführen.  Die  bisher  zu 
diesem  Zweck  angewendeten  Apparate  ge- 
statten jedoch  nicht,  eine  ununterbrochene 
Elektrolyse  auszufuhren.  Der  nachstehend 
beschriebene  Apparat  stellt  nun  eine  Vakuum- 
einrichtung  dar,  die  vorzugsweise  die  ununter- 
brochene Elektrolyse  von  Lösungen  er- 
möglicht, welche  gasförmige  Zersetzungs- 
produkte liefern. 

Fig.  86  zeigt  eine  Seitenansicht, 

Fig.  87  einen  Aufriss  der  Einrichtung. 

Von  dem  Hauptbehälter  1,  welcher  vor- 
teilhaft eine  Heizvornchtung  und  eine  me- 
chanisch betriebene  Rührvorrichtung  besitzt, 
geht  ein  Speiserohr  1 1 aus,  welches  zweck- 
mässig mit  Regelungsvorrichtungen,  z.  B. 
Regelungsventilen  12,  versehen  ist,  um  die 
zu  elektrolysierende  Flüssigkeit  aus  dem 
Hauptbehälter  I etwa  durch  Vermittelung 
der  Zwischenbehältcr  2 und  der  Rohre  14 
in  die  selbstthätigen  Speisungsregeier  3,  aus 
welchen  die  zu  elektrolysierende  Flüssigkeit 
in  die  Elektrodenräume  gelangt,  zu  leiten. 
Die  Speiseleitung  1 1 führt  den  Elektrolyten 


zu  den  Einlässen  13  der  Behälter  2,  welche 
zweckmässig  nicht  in  Verbindung  mit  dieser 
Leitung  stehen.  Die  Zuführungsleitungen  14 
sind  vorteilhaft  mit  einem  isolierenden  Teil 
15  ausgestattet,  um  eine  elektrische  Leitung 
durch  diese  Apparatenteile  zu  vermeiden; 
zur  Beobachtung  der  Temperatur  der  nach 
den  Zellen  fliessenden  Flüssigkeit  ist  es 
zweckmässig,  an  den  Regelern  ein  Thermo- 
meter 16  anzuordnen.  An  jedem  Regeier  3 
ist  ferner  eine  Leitung  17  (Fig.  87)  an- 
gebracht, welche  mit  Zweigrohren  18  aus- 
gestattet  ist,  um  die  Flüssigkeit  nach  den 
Zellenkammern  zu  führen.  Es  ist  zweck- 
mässig, an  den  Zellen  mit  Ventilen  versehene 
Wasserstandsgläser  19  anzuordnen,  welche 
die  unteren  und  oberen  Teile  der  Zellen 
verbinden,  um  die  Standliöhe  des  Elektrolyten 
in  den  Zellen  anzuzeigen  und  eine  Gasprobe 
bezw.  eine  Probe  des  Fllektrolyten  daraus 
nehmen  zu  können.  Das  Ausflussende  der 
Leitungen  14  ist  mit  einem  geeigneten 
Schwimmerventil  20  innerhalb  der  selbst- 
thätigen Speiseregeier  ausgestattet.  Hier  be- 
findet sich  das  Ventil  ausser  Berührung  mit 
den  entwickelten  Gasen,  welche  dasselbe 
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zerstören  würden,  wenn  es  in  einer  Zellen-  thätig'schliesst,  sobald  der  Stand  der  Lösung 
kammer  angeordnet  wäre.  Das  Schwimmer-  in  der  Regelungskammer  3 und  somit  auch 
ventil  20  ist  so  angebracht,  dass  es  selbst-  in  den  Zellen  eine  bestimmte  Höhe  erreicht 


Pie-  87. 


hat;  dieses  Ventil  öffnet  sich  dagegen  seihst-  führungen  17  abzweigenden  Speiseröhre  18 
thätig,  wenn  die  Lösung  unterhalb  des  ge-  sind  in  der  Regel  offen,  können  jedoch  durch 
wünschten  Standes  fällt.  Die  von  den  Zu-  Ventile  geschlossen  werden.  Die  Lösung 
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steht  daher  unter  normalen  Verhältnissen  in 
denZellen  ebenso  hoch,  wie  in  den  Regelern  3. 
Damit  bei  vorliegendem  Apparat  Vakuum  in 
einer  oder  in  beiden  Kammern  jeder  Zelle 
erzeugt  und  aufrecht  erhalten  werde,  ist  es 
notwendig,  dass  auf  die  Lösung  in  den 
Speiseregelern  kein  atmosphärischer  Luft- 
druck wirkt;  denn  beim  Vorhandensein  eines 
solchen  wurde  die  Lösung  aus  den  Regelern 
in  die  Zellen  gedrückt  werden  und  das  in 
letzteren  aufrecht  erhaltene  Vakuum  stören. 
Diese  Speiseregeier  sind  daher  gasdicht  ge- 
schlossen und  mit  ihren  oberen  Teilen  durch 
Rohre  21  mit  den  entsprechenden  Vakuunt- 
leitungcn  verbunden,  so  dass  dasselbe  Vakuum 
in  den  oberen  Teilen  der  Regler  und  eben- 
so in  den  oberen  Teilen  der  Elektroden- 
kammern aufrecht  erhalten  wird,  welch 
letztere  z.  B.  durch  ein  geeignetes  poröses 
Diaphragma  4 gebildet  werden.  Auf  der 
einen  Seite  derselben  befindet  sich  die  Anode, 
auf  der  anderen  die  Kathode.  Die  Deckel 
sind  derart  eingerichtet,  dass  sie  den  Durch- 
gang der  Stromleitungen  gestatten,  ohne  die 
Zelle  undicht  zu  machen  und  das  Vakuum 
in  den  Zellkammern  zu  stören.  Das  Dia- 
phragma oder  die  Scheidewand  4 reicht 
zweckmässig  von  oben  bis  unten  durch  die 
Zelle;  derjenige  Teil  von  4,  welcher  über 
der  normalen,  durch  die  Linie  37-38  an- 
gedeuteten Oberfläche  der  Lösung  sich  be- 
findet, ist  nicht  porös.  Der  untere  Rand 
der  Scheidewand  ist  zweckmassig  ebenfalls 
nicht  porös,  so  dass  die  Unterkante  einen 
festen  Halt  hat.  Die  Zellen  bestehen  aus 
einem  geeigneten  Stoff,  z.  B.  aus  Holz, 
Gement  oder  dergl.,  und  sind  in  geeigneter 
Weise,  zweckmässig  mittelst  eines  mehr- 
teiligen Deckels  derart  hermetisch  ver- 
schliessbar,  dass  in  jeder  Kammer  ein  teil- 
weises Vakuum  aufrecht  erhalten  werden 
kann,  und  ein  leichtes  Abheben  des  Deckels 
ermöglicht  wird,  um  das  Innere  der  Zellen 
beobachten  bezw.  reinigen  zu  können.  Die 
Zellen  werden  zweckmässig  in  Reihenschaltung 
gebracht.  Aus  den  oberen  Teilen  der  ge- 
bildeten Kammern  fuhren  mit  Regelungs- 
ventilen versehene  Rohrezuderentsprechenden 
Vakuumleitung.  Jede  Vakuumpumpe  ist  mit 
einer  Ableitung  verbunden,  welche  die  l’rodukte 
der  Elektrolyse  nach  irgend  einem  Aufnahme- 
behälter führt. 

Da  durch  die  Elektrolyse  und  die  Ent- 
fernung der  Gase  der  Elektrolyt  in  den  Zellen 
schwächer  wird,  so  dass  er  von  Zeit  zu  Zeit 
erneuert  werden  muss,  so  sind,  damit  die 
Elektrolyse  ununterbrochen  vor  sich  gehen 
kann  und  nicht  etwa  durch  Entfernung  des 
ausgebrauchten  Elektrolyten  unterbrochen 


wird,  Hülfsvakuumbehälter  10  zur  Entfernung 
des  ausgebrauchten  Elektrolyten  aus  den 
Kammern  5 und  6 angeordnet,  welche  derart 
wirksam  sind,  dass  gleichzeitig  frische  Lösung 
durch  die  Zuleitungen  18  zugelassen  werden 
kann.  Zu  diesem  Zweck  ist  jede  Kammer  5 
und  6 mit  einem  Auslassrohr  28  ausgestattet, 
welches  ein  geeignetes  Regelungsventil  29  und 
zweckmässig  einen  isolierenden  Abschnitt  30 
besitzt,  welche  zudenHülfsvakuumbehaltem  10 
führen.  Dieselben  sind  an  ihren  oberen 
Enden  mit  einem  Rohr  31  versehen,  von 
welchem  zu  der  entsprechenden  Vakuum- 
hauptleitung ein  Rohr  32  führt,  welches 
zweckmässig  mit  einem  Regelungsventil  33 
versehen  ist.  Die  Rohre  31  können  durch 
Ocffnung  der  Ventile  34,  die  sich  nahe  an  ihren 
freien  Enden  befinden,  mit  der  freien  Luft  in 
Verbindung  gesetzt  werden.  Jeder  der  Be- 
hälter to  ist  mit  einem  Auslassrohr  35  aus- 
gestattet, um  den  verbrauchten  Elektrolyten 
abzulassen , der  gegebenenfalls  nochmals 
wieder  benutzt  werden  kann,  indem  man  ihn 
mittelst  einer  I’umpe  in  einen  mit  dem  Haupt- 
behälter in  Verbindung  stehenden  Behälter 
befördert,  von  wo  sein  Abfluss  in  geeigneter 
Weise  geregelt  werden  kann.  Die  Abla«s- 
behälter  10  besitzen  ausserdem  zur  Beob- 
achtungdesFlüssigkeitsstandesSchauglaser  39. 
Sobald  die  an  den  Rohren  28  angebrachten 
Ventile  29  offen  sind,  fliesst  der  ausgebrauchte 
Elektrolyt  aus  den  Zellen  in  die  Behälter  10, 
da  in  diesen  Behältern  und  den  Zellen  bezw. 
den  Kammern  5 und  6 dasselbe  Vakuum 
erzeugt  wird.  Die  Hülfsbehälter  können  je 
nach  Wunsch  beide  oder  einzeln  in  Thätig- 
keit  gesetzt  werden. 

. Das  erforderliche  Vakuum  wird  in  ge- 
eigneter Weise  durch  Vakuumpumpen  er- 
zeugt. Wenn  in  den  Behältern  10  ein 
Vakuum  (d.  h.  teihveiscs  Vakuum  nicht 
zuerst  erzeugt  würde,  würde  wegen  des  auf- 
wärts gerichteten  Druckes  der  Luft  oder 
Flüssigkeit  in  den  Behältern  10  der  Elektrolyt 
aus  den  Kammern  nicht  in  die  Behälter 
fliessen  können. 

Wie  in  der  Zeichnung  beispielsweise 
veranschaulicht,  sind  die  beiden  Vakuum- 
behälter 10  mit  2 Zellen  verbunden,  der  eine 
mit  den  Anodenkammern  und  der  andere 
mit  den  Kathodenkammern  der  Zellen.  Es 
können  jedoch  noch  weitere  in  Reihenschaltung 
befindliche  Zellen  je  nach  Wunsch  und  Er- 
fordernis (je  nach  der  Grösse  der  Anlage) 
angeschlossen  werden. 

Wenn  auch  dieser  Apparat  zur  Elektro- 
lyse derverschiedenstenElektrolyte  verwendet 
werden  kann,  so  ist  er  doch  vorzugsweise 
zur  Elektrolyse  von  Lösungen  geeignet,  die 
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wahrend  der  Elektrolyse  an  jeder  Elektrode 
Gas  entwickeln.  Wenn  z.  B.  eine  Chlor- 
ammoniumlösung elektrolysiert  wird,  so  wird 
Chlorgas  in  der  Anodenkammer  und  Ammo- 
niakgas in  der  Kathodenkammer  erzeugt; 
diese  beiden  Gase  werden  durch  die  Eva- 
kuierungsvorrichtungen unaufhörlich  während 
der  Elektrolyse  abgezogen. 

Die  beschriebene  Einrichtung  ermöglicht 
es,  den  ausgebrauchten  Elektrolyten  entweder 
aus  einer  oder  aus  beiden  Zellenkammern  zu 
entfernen  und  durch  frische  Lösung  aus  dem 
Reservoir  i ohne  Unterbrechung  des  Ver- 
fahrens zu  ersetzen.  Ferner  gestattet  der 
Apparat,  einige  Zellen  aus  der  Reihe  während 
seiner  Wirksamkeit  behufs  Ausbesserung,  Er- 
neuerung oder  Reinigung  auszuschalten,  ohne 
die  Thätigkeit  der  anderen  Zellen  zu  unter- 
brechen oder  ihre  Wirksamkeit  zu  stören. 

Wo  eine  grosse  Anzahl  von  Zellen  (z.  B. 
50  bis  100  oder  mehr)  in  Reihen  angewendet 
werden  sollen,  würde  die  Regelung  der  Zu- 
fuhr durch  Handhabung  der  Ventile  1 2 durch 
einen  Arbeiter  eine  grosse  Unsicherheit  ver- 
ursachen; es  ist  daher  die  Anbringung  einer 


sich  selbstthätig  regelnden  Zuflussvorrichtung 
zu  empfehlen.  Doch  ist  es  wünschenswert, 
auch  in  diesem  Falle  die  Ventile  ti  bei- 
zubehalten,  damit  sie  benutzt  werden  können, 
falls  die  selbsttätigen  Zuflussregeier  mangel- 
haft arbeiten  sollten. 

Die  luftdicht  verschlossenen  und  eva- 
kuierten Zellen  vorliegender  Erfindung  können 
gewünschten  falls  zurfraktionierten  Elektrolyse 
verwendet  werden,  indem  die  Zellen  mit 
einander  kommunizieren. 

Dieselben  können  ferner  in  jeder  ge- 
eigneten Art  gebaut  sein.  Die  Elektroden 
können  sich  drehen,  hohl  und  gelocht  sein, 
die  Klekttodenkammern  können  cylindrisch 
und  in  einander  angeordnet  sein  u.  s.  w. 

Die  Höhe  des  Vakuums  beträgt  zweck- 
mässigerweise z.  B.  für  die  Elektrolyse  des 
Chlorammoniums  130  bis  260  mm,  jedoch 
giebt  ein  solches  von  390  mm  noch  bessere 
Resultate.  Die  praktischen  Versuche  im 
Grossbetricb  haben  gezeigt,  dass  ein  grösseres 
Vakuum  als  390  mm  keinen  besonderen  Vor- 
zug verdient,  jedoch  mag  auch  hierin  die 
Grösse  des  Betriebes  Aenderungen  zulassen. 


ÜBER  DIE  BEURTEILUNG  VERZINKTER  EISENWAREN. 

Von  Carl  Richter.  (Schlu»«.) 


Wir  sind  auch  hier  lediglich  auf  sog. 
Grenzproben  angewiesen,  bei  welchen  die 
verzinkten  Waren  vergleichsweise  bis  zu 
einem  bestimmten  Grad  beansprucht  und 
nachgesehen  wird,  ob  sie  diese  Beanspruchung 
von  5 mm  Durchmesser 

» 4 » * 

• 3 * 

» 2,5  » » 


ertragen  oder  nicht.  Danach  werden  sie  für 
gut  oder  schlecht  erklärt,  ohne  dass  dabei 
zahlenmässige  Resultate  erhalten  werden 
können.  Beispielsweise  werden  verzinkteDrähte 
in  der  Weise  geprüft,  dass  man  einen  Draht 
in  5 spiraligen  Windungen 
.6  > > 

» 7 * * 

* 8 » » 


auf  einen  gleich  starken  Draht  aufwindet, 
und  zwar  so,  dass  die  genannte  Anzahl  von 
Windungen  auf  15  cm  Länge  desselben 
gleichmässig  verteilt  wird.  Dabei  darf  weder 
ein  Reissen  noch  ein  Abblättern  des  Zink- 
überzuges stattfinden. 

Fis  lässt  sich  nicht  leugnen,  dass  solche, 
fast  ohne  alle  Hilfsmittel  ausführbaren  Proben 
dem  Praktiker  gute  Dienste  leisten;  für  das 
Studium  der  F'estigkeitscigenschaften  sind  sie 
aber  ungenügend.  Würde  es  trotz  der  be- 
stehenden Schwierigkeiten  gelingen,  rationelle 
Messmethoden  zu  finden,  so  würde  dies  zwei 
wesentliche  Vorteile  haben:  einerseits  könnte 


man  auf  Grund  der  erhaltenen  Resultate  die 
praktischen  Prüfverfahren  quantitativ  aus- 
bilden, andererseits  die  Festigkeitseigen- 
schaften verschiedener  Verzinkungsprodukte 
zahlenmässig  vergleichen. 

Ist  X die  Verlängerung  einer  Stange  von 
der  ursprünglichen  Lange  1 und  dem  Quer- 
schnitt q durch  ein  Gewicht  P,  so  ist  bekannt 
lieh,  solange  P und  X proportional  bleiben, 
und  wenn  X und  1 in  mm,  q in  mma  und  1’ 
in  kg  gemessen  wurde: 


der  Elastizitätsmodul  in  kg  mm4 
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_ P 

— q 

die  Normalspannung  in  kg/mm2 

3 1’  kq ). 

* E q 1 P 1 

die  Dehnung  für  die  Kraft  P bezw.  die  Normal- 
spannung a (ohne  Benennung)  und 
e X q 
* 3 1 P 

der  Dchnungskoeffizient  in  mm2(  kg. 

Von  den  verschiedenen  Normalspannun- 
gen und  -Dehnungen  würden  uns  namentlich 
interessieren: 

3'  bezw.  s' 

nämlich  Spannung  und  Dehnung  an  der 
Elastizitätsgrenze  und 

3"  bezw.  e" 

nämlich  Spannung  und  Dehnung  an  der 
Belastungsgrenze. 

Die  eine  Methode  bestände  darin,  dass 
man  die  Plattierungen  auf  schmelzflüssigcm 
oder  elektrolytischem  Wege  so  auf  der  Eisen- 
unterläge  herstellt,  dass  sie  sich  von  derselben 
abheben  lassen.  Die  vorstehend  genannten 
Grössen  Hessen  sich  sodann  nach  bekannten 
Verfahren  ermitteln.  Dabei  sind  jedoch  zwei 
Voraussetzungen  zu  machen:  erstens,  dass 
der  Ueberzug  auf  der  Zwischenschicht  bezw. 
unter  Vermittlung  derselben  mit  denselben 
Festigkeitseigenschaften  entsteht,  wie  auf 
der  unpräparierten  blanken  Eisenfläche,  und 
zweitens,  dass  beim  Ablösen  des  Metall- 
häutchens nicht  gewisse  Spannungen  ver- 
schwinden, welche  in  denselbcni  vorhanden 
sein  können,  so  lange  dasselbe  auf  der  Eisen- 
flache haftet. 

Bei  den  elektrolytischen  Niederschlägen 
ist  letztere  Befürchtung  ausgeschlossen,  bei 
den  aus  schmelzflüssigem  Zustand  erhaltenen 
Ueberzügen  ist  dieselbe  berechtigt,  wie  sich 
bei  Betrachtung  der  thermischen  Eigenschaften 
ergeben  wird. 

Um  diese  Bedenken  zu  eliminieren, 
dürften  folgende  Vorschläge  Beachtung  ver- 
dienen: 

Man  stellt  den  zu  prüfenden  Zinküberzug 
auf  einer  Fläche  A B (Fig.  88)  her,  welche 
zwei  Eisenkörpern  I und  II  angehört,  die  an 
der  Trennungsfläche  sehr  sorgfältig  auf  ein- 
ander geschliffen  und  sodann  mit  einer  Zwinge 
fest  zusammengepresst  und  unverrückbar  in 
solcher  Lage  erhalten  werden,  dass  bei  b 
kein  Höhenunterschied  oder  Winkel  entsteht. 
Lässt  man  sodann  an  den  beiden  Körpern  1 
und  II  (den  Angriffskörpern  für  die  Zerreiss- 
kraft  oder  kurz  Zerreisskörpern)  messbare 
Kräfte  angreifen,  die  senkrecht  auf  den  Qucr- 


Fig.  SS. 

schnitt  abwirken,  und  steigert  diese  allmäh- 
lich so  lange,  bis  der  Zinküberzug  bei  b 
zerreisst,  so  hat  man,  sobald  auch  der  Quer- 
schnitt desselben  bekannt  ist,  die  Zerreiss- 
fcstigkeit  3"  gefunden.  Zur  Bestimmung  der 
Grössen  E und  e ist  dieses  Verfahren  nicht 
geeignet,  weil  wegen  1 = o und  ),  = oE  und  z 
unbestimmt  werden.  Für  die  Durchführung 
dieses  l’rinzipes  sind  verschiedene  Apparate 
denkbar;  einer  derselben  ist  in  Fig.  89  dar- 
gestellt. 
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Eine  Möglichkeit,  die  Festigkeit  der 
Zinkplattierungen  direkt  auf  der  Unterlage 
zu  bestimmen,  würde  sich  ergeben,  wenn 
letztere  einem  Material  angehört,  das  bis 
zur  Elastizitätsgrenze  eine  grössere  Dehnung 
besitzt  als  Zink  bis  zur  Bruchgrenze.  Greift 
nämlich  (in  Fig.  90)  an  dem  unteren  Ende 


J? 

Fig.  90. 


eines  aus  Material  I und  aus  Zink  2 be- 
stehenden Stabes  eine  Kraft  /’  an,  so  werden 
sich  beide  fest  aneinander  haftende  Körper 
um  dasselbe  Stück  k strecken;  sie  haben 
somit  für  die  Kraft  P die  gemeinschaftliche 

Dehnung  e = -y . Da  bei  dem  Material  1 

die  Elastizitätsgrenze  nicht  überschritten  wird, 
gilt  für  dasselbe  die  Gleichung  o,  = sE,,  und 
es  ist  für  einen  Querschnitt  q,  die  dasselbe 
angreifende  Kraft 

Pi  = qi«E, ; 
somit  die  im  Zink  wirkende 
P*“P  — Pi- 

Findet  daher  bei  einer  gewissen  Kraft  P 
ein  Zerreissen  des  Zinküberzuges  statt,  so  ist 
dessen  Zerreissfestigkeit: 

5,  -P«  _p~  Pi  _P— qi«E, 

' q«  <u  q» 

E,  wird,  nach  dem  Ablösen  der  Zink- 
haut, durch  einen  mit  dem  Material  1 allein 
wiederholten  Versuch,  bei  welchen  zusammen- 
gehörige Werte  von  k und  P ermittelt 
werden,  oder  durch  Longitudinalschwingungen 
bestimmt. 


Dehnbarkeit  und  Festigkeit  der  Zink- 
plattierung kommen  hauptsächlich  bei  Defor- 
mationen der  verzinkten  Gegenstände  in  Be- 
tracht, und  ist  dabei  zu  beachten,  dass  das 
Zink  die  äussere  Faserschicht  bildet,  also 
einer  stärkeren  Beanspruchung  ausgesetzt  ist, 
als  das  Grundmetall. 

8.  Die  Haftbarkeit. 

Darunter  wird  die  Eigenschaft  einer 
Plattierung  verstanden,  mit  dem  Grundmetall 
mehr  oder  weniger  fest  verbunden  zu  sein. 
Ihrem  Wesen  nach  ist  sie  also  die  Festigkeit 
des  plattierten  Gegenstandes  in  der  Be 
rührungsfläche  der  beiden  heterogenen  Me- 
talle. Ihre  Masseinheit  ist  demnach,  wie 
bei  der  Festigkeit  das  kg  mm5. 

Es  ist  klar,  dass  eine  wirklich  feste  Ver- 
bindung von  Eisen  und  Zink  nur  dort  statt- 
finden kann,  wo  sich  diese  beiden  Metalle 
ohne  Zwischenschicht  berühren  und  dass  die 
Haftbarkeit  in  der  Verbindungsfläche  umso 
grösser  sein  wird,  je  mehr  Berührungspunkte 
vorhanden  sind.  Dieser  Grundsatz  hat  für 
beide  Verzinkungsmethoden  seine  Berech- 
tigung. 

Ein  Unterschied  besteht  nur  hinsichtlich 
der  Einwirkung  des  geschmolzenen  Zinks 
und  gewisser  Zusätze  und  ferner  der  Wärme 
einerseits,  sowie  der  Badflüssigkeit  und  der 
Ionen  andererseits  auf  die  fremdartige 
Zwischenlage.  Letztere  sind  nicht  fähig, 
Zwischenkörper  zu  entfernen,  und  wenn  dies 
geschieht,  so  ist  es  zufolge  der  damit  ver- 
bundenen Verunreinigungen  des  Bades  mit 
anderweitigen  Nachteilen  verbunden.  Bei 
der  Heissverzinkung  dagegen  wird  die  Eisen- 
oberflache beimFlintauchen  teilweise  gereinigt. 
Die  Wärme  verdampft  einzelne  Substanzen, 
andere  werden  im  Zinkbad  oder  in  Salmiak 
aufgelöst.  Man  begniigt  sich  daher  bei  der 
Heissverzinkung  in  der  Regel  mit  einer  minder 
sorgfältigen  Reinigung,  kann  aber  überzeugt 
sein,  dass,  wenn  trotz  der  genannten  Ein- 
wirkungen Zwischenkörper  Zurückbleiben, 
diese  auf  die  Haftbarkeit  des  Zinküberzuges 
ebenso  nachteilig  wirken,  wie  bei  der  Elektro- 
plattierung. 

An  jenen  Stellen,  wo  das  Zink  vom 
Eisen  durch  eine  Zwischenlage  getrennt  ist, 
sollte  man,  streng  genommen,  zwei  Haft- 
barkeiten unterscheiden,  eine  zwischen  Zink 
und  Fremdkörper  und  die  andere  zwischen 
Fremdkörper  und  Eisen;  es  ist  jedoch  prak- 
tischer, von  diesen  Unterschieden  abzusehen 
und  chifach  von  einer  Haftbarkeit  des  Zinks 
auf  der  Unterlage  zu  sprechen  und  allenfalls 
nachzusehen,  wie  dieselbe  durch  das  Vor- 
handensein von  Fremdkörpern  beeinflusst 
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wird.  In  der  Regel  wird  dieselbe  vermindert, 
so  dass  bei  Deformationen,  Stössen  etc.  leicht 
ein  > Abblättern  c des  Zinkuberzuges  statt- 
findet. 

Die  Prüfung  auf  Haftbarkeit  geschieht 
praktisch  in  der  Weise,  dass  man  die  Be- 
anspruchungen, welche  die  verzinkten  Waren 
bei  der  Verwendung  erfahren  würden,  an 
kleineren  Probestücken  nachahmt,  oder  dass 
man  die  Plattierungen  mit  der  Kratzbürste 
behandelt.  Dieselben  bestehen  für  Zink  aus 
Messingdrähten  von  0,05 — 0,15  mm  Durch- 
messer. Die  Prüffläche  wird  mit  einer  Ab- 
kochung von  Seifenwurzel  in  Wasser  ange- 
feuchtet und  die  Bürste  mit  sanftem  Druck 
darüber  geführt.  Auch  Zirkularkratzbursten 
mit  400 — 500  Touren  per  Minute  sind  im 
Gebrauch.  Dass  bei  solchen  Proben  dem 
Gutdünken  des  Probierers  ein  weiter  Spiel- 
raum gewährt  ist,  liegt  auf  der  Hand. 

So  wie  durch  fremdartige  Zwischen- 
schichten die  Haftbarkeit  beeinflusst  wird, 
geschieht  dies  auch  noch  durch  einige  andere 
Umstande,  welche  noch  erwähnt  werden 
mögen.  Bei  der  Heissverzinkung  findet  an 
jenen  Stellen,  wo  sich  Zink  und  Eisen  be- 
rühren, eine  Legierung  beider  Metalle  statt, 
wahrend  bei  der  Abscheidung  in  Form  von 
Ionen  angenommen  wird,  dass  sich  das  Zink 
einfach  auflagcrt.  Hei  zweckmässiger  Vor- 
bereitung der  Eisenoberflache  ist  aber  die 
Haftbarkeit  der  elektrolytischen  Niederschläge 
so  gross,  dass  sich  dieselbe  durch  blosse 
Adhäsion  nicht  erklären  lässt  und  man  zu 
der  Annahme  berechtigt  ist,  dass  auch  in 
diesem  Fall  auf  eine  gewisse,  wenn  auch 
geringe  Tiefe  eine  Einlagerung  platzgreift 

Ferner  scheint  die  Glätte  oder  Rauhig- 
keit der  Eisenfläche  auf  die  Haftbarkeit 
wesentlich  Einfluss  zu  haben,  was  insofern 
begreiflich  erscheint,  als  dadurch  die  Anzahl 
der  Beruhrungspunkte  vermindert  oder  er- 
höht wird.  Immer  ist  für  die  Haftbarkeit 
der  erste,  hauchdünne  Niederschlag  mass- 
gebend, und  es  kann  als  ein  gutes  Zeichen 
betrachtet  werden,  wenn  sich  die  Waren  im 
Bade  sofort  mit  einer  gleichmassigen  Zink- 
Schicht  überziehen.  Es  braucht  kaum  er- 
wähnt zu  werden,  dass  die  Haftbarkeit  eine 
ausserordentlich  wichtige  Eigenschaft  einer 
Plattierung  ist,  und  es  würde  von  grossem 
Wert  sein,  rationelle  Methoden  zu  ihrer 
Messung  zu  besitzen.  Die  Prinzipien,  welche 
dabei  in  Anwendung  kommen  können,  sind 
folgende: 

In  den  Eisenkörper  A’(Fig.9t),  auf  dessen 
Flache  AB  der  zu  prüfende  Zinkuberzug 
haltet,  ist  ein  schwach  konischer  Dom  ein- 
gcschhflen,  dessen  Endfläche  f,  welche  dem 


4-/ 


Fig.  91. 


Zink  zugekehrt  ist,  genau  in  die  Ebene  AB 
fallt.  Der  Ueberzug  wird  nötigenfalls  auf 
elektrolytischem  Wege  auf  eine  solche  Dicke  8 
verstärkt,  dass  zum  Abscheren  des  über  f 
liegenden  Cylinders  eine  grössere  Kraft  nötig 
ist,  als  zuin  Abreissen  des  Dorns  von  dem 
Zinküberzug.  Lässt  man  nun  in  der  Ver- 
längerung der  Achse  des  Domes  eine  all- 
mählich wachsende  Kraft  p wirken,  so  wird 
bei  einem  gewissen  Wert  P derselben  der 
Dorn  von  dem  Zinkübcrguss  abreissen,  und 
es  ist  dann  die  Haftbarkeit 
P 
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Die  Fläche  Aß,  inklusive  der  zugehörigen 
Dornfläche,  kann  man  verschieden  präparieren 
und  auf  diese  Weise  die  Einflüsse  verschie- 
dener Oberflachenbeschaflenheiten  auf  die 
Haftbarkeit  von  elektrolytischen  und  schmelz- 
flüssigen  Zinküberzügen  ermitteln. 

Die  praktische  Ausführung  eines  solchen 
Apparates  zeigt  l'ig.  92  und  zwar  mit  einem 
Dorn.  Fis  können  natürlich  in  die  Fläche 
auch  mehrere  Dorne  eingesetzt  werden. 

Aus  den  Einzelresultaten  wird  man  dann 
das  arithmetische  Mittel  nehmen,  oder  man 
wird  zwischen  der  lokalen  und  der  Durch- 
schnittshaftbarkeit unterscheiden  in  jenen 
Fallen,  wo  die  Resultate  erheblich  von 
einander  abweichen. 

Bei  geringen  Haftbarkeiten  kann  man 
auch  ein  Abreissen  des  Zinkniederschlages 
von  der  Eisenunterlage  bewirken,  wenn  man 
einen  Zerrcisskörper  -?(Fig.  93)  mit  Kitt  oder 


Fie.  93- 


Lot  auf  einen  Teil  / des  Zinkuberzuges  be- 
festigt und  letzteren  sodann,  soweit  er  nicht 
zur  l’robeflache  gehört,  durch  chemische 
Lösung  entfernt.  Lasst  man  nun  wieder  an 
Z eine  allmählich  steigende  Kraft  angreifen, 
bei  deren  Betrag  P sich  die  Probefläche  / 
vom  Eisen  trennt,  so  ist  die  Haftbarkeit 
(i  = P/f 

Das  Verfahren  setzt  voraus,  dass  sowohl 
die  Haftbarkeiten  Zink-Kitt  und  Kitt-Zerreiss- 
korper,  sowie  auch  die  Festigkeit  des  Kittes, 
bezw.  Lotes  grösser  sind,  als  die  Haftbarkeit 
Zink- Eisen.  Würde  der  Zerrcisskörper  schon 
bei  einer  Kraft  p < P abreissen,  ohne  Zink 
und  Eisen  getrennt  zu  haben,  so  wäre 
wenigstens  der  Beweis  erbracht,  dass  diese 
Haftbarkeit  grösser  ist  als  p f. 

Auf  eine  nähere  Erörterung  dieser  Be- 
stimmungsmethoden wollen  wir  nicht  ein- 
gehen;  es  mag  nur  noch  erwähnt  werden, 
dass  die  Haftbarkeit  zwar  grösser  sein  kann 


als  die  Festigkeit  des  Zinküberzuges,  dass 
aber  die  Zinkfestigkeit  praktisch  als  ihr 
Maximum  betrachtet  werden  muss,  weil  sich 
grössere  Haftbarkeiten  zwar  konstatieren,  aber 
nicht  messen  lassen. 

9.  Die  chemische  Zusammensetzung. 

Die  auf  schmelzflüssigem  Wege  er- 
haltenen Ueberzüge  sind  ziemlich  verschieden 
von  denen,  welche  durch  Elektrolyse  herge- 
stellt wurden,  insofern  erstere  in  der  Regel 
grössere  Mengen  fremder  Metalle  enthalten, 
die  in  letzteren  vollständig  fehlen.  Diese 
Beimengungen  waren  entweder  schon  im 
Rohmaterial  enthalten  oder  wurden  absicht- 
lich dem  Zinkbad  zugesetzt.  Im  Handels- 
zink, welches  die  Schmelze  bildet,  können 
nämlich  Vorkommen:  Blei,  Eisen,  Kadmium, 
Arsen,  Antimon,  Zinn,  Kohlenstoff,  Kupfer, 
Schwefel,  Sauerstoff,  zuweilen  auch  Indium. 
Fast  alle  diese  Körper  verschlechtern  die 
Qualität  des  Zinks  in  zweifacher  Weise:  sie 
vermindern  nämlich  sowohl  die  Festigkeit  wie 
auch  die  Widerstandskraft  gegen  chemische 
Agentien.  So  z.  B.  macht  ein  Bleigchalt 
über  1.5°,  das  Zink  mürbe  und  rissig. 
Eisen  wirkt  bei  gleichzeitigem  Bleigehalt 
sehr  nachteilig.  Bei  0,2°,  Eisen  wird  das 
Zink  härter;  ebenso  bei  0,5*  „ Kupfer.  Zinn 
macht  es  brüchig;  Schwefel  verschlechtert 
alle  Eigenschaften;  Sauerstoff  als  Zinkoxyd 
macht  es  teigig  beim  Guss  etc. 

Nach  einigen  Vorschlägen  werden  aber 
einzelne  dieser  Metalle  der  Zinkschmelze  ab- 
sichtlich oder  während  des  Verzinkungs- 
prozesses unabsichtlich  in  grösserer  Menge 
beigemengt.  So  wurden  z.  B.  statt  Zink 
auch  folgende  Legierungen  empfohlen: 

a)  1 Teil  Zink  I Teil  Zinn, 

b)  1 Teil  Zink  -f-  7 Teile  Zinn  -f-  3 Teile 
Blei, 

da  sie  besser  den  Atmosphärilien  standhalten 
sollen.  Jedenfalls  sind  sie  auch  viel  teurer 
als  Zink. 

Zinküberzuge,  die  aus  Schmelzen  er- 
halten wurden,  aus  denen  sich  bereits  Hart- 
zink ausscheidet,  durften  stark  eisenhaltig 
und  Zinkschmelzen  über  Blei  stark  blei- 
haltig sein. 

Es  lässt  sich  demgemäss  annehmen,  dass 
die  auf  schmelzflüssigem  Wege  erhaltenen 
Verzinkungen  noch  unreiner  als  Handelszink 
sind  und  dass  deren  Verunreinigungen  etwa 
2 — 3 betragen  durften. 

Im  vorteilhaften  Gegensatz  zu  den  auf 
schmelzflüssigem  Wege  erhaltenen  Ueber- 
zugen  sind  die  elektrolytischen  Niederschläge, 
je  nach  der  Beschaffenheit  des  Bades  und 
der  Anoden  chemisch  reines  Zink,  wenn  nicht 
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absichtlich  Bäder  für  legierte  Niederschläge 
angcwendet  wurden.  Im  ungünstigsten  Fall 
werden  Spuren  von  Blei,  Eisen,  Kadmium 
Vorkommen,  die  zusammen  kaum  O.l*  , aus- 
machen und  daher  die  Eigenschaften  des 
Niederschlages  in  keiner  Weise  beeinflussen. 

In  besonderen  Fällen  hat  man  versucht, 
mit  dem  Zink  zugleich  Aluminium  oder 
Aluminium  und  Zinn  oder  Magnesium  nieder- 
Zuschlägen.  Die  Untersuchung  auf  diese  Ver- 
unreinigungen und  Beimengungen  geschieht 
nach  bekannten  analytischen  Methoden , wobei 
man  bei  der  Probenahme  Verunreinigungen 
der  Probe  mit  dem  Grundmetall  zu  ver- 
meiden hat. 

io.  Die  Widerstandskraft. 

Diese  Eigenschaft  bezeichnet  die  Fähig- 
keit des  Zmkuberzuges,  chemischen  Agentien 
zu  widerstehen.  Sie  hangt  ab  von  der 
chemischen  Beschaffenheit  der  Zinkplattierung 
und  jener  der  einwirkenden  Stoffe,  in  gewissem 
Grade  auch  von  der  Struktur  des  Ueberzuges, 
von  der  Temperatur  und  von  der  galvanischen 
Stellung  des  Zinks  oder  dessen  Legierungen 
zu  der  Eisen-  oder  Stahlsorte,  welche  die 
Unterlage  bildet.  Hinsichtlich  der  chemischen 
Beschaffenheit  sind  legierte  und  unlegierte 
Zinke  zu  unterscheiden,  wobei  in  letzteren 
die  Nebenbestandteile  nur  in  solchen  Mengen 
Vorkommen,  wie  es  durch  die  Herstellung 
des  Handelszinks  oder  Elektrolytzinks  be 
dingt  ist.  Bei  den  unlegierten  Zinksorten 
ist  die  Widerstandskraft  umso  geringer,  je 
mehr  Verunreinigungen  sie  enthalten.  Indem 
diese  nämlich  gegenüber  dem  Zink  clektro- 
negativ  sind,  entstehen  Lokalströme,  welche 
den  Angriff  auf  das  Zink  begünstigen.  Je 
reiner  also  das  Zink  ist,  desto  inaktiver  ist 
es,  und  dieser  Umstand  sichert  der  galvani- 
schen Methode  ein  ziemliches  l'ebergcwicht 
über  die  Heissverzinkung, 

Denn  wenn  es  auch  unvermeidlich  ist, 
dass  die  Widerstandskraft  dort  beansprucht 
wird,  wo  dies  zum  Schutz  des  Eisens  ge- 
schieht, ist  es  doch  unerwünscht,  wenn  das 
Zink  durch  interne  Wirkungen  verbraucht 
wird,  bevor  es  den  beabsichtigten  Zweck 
erfüllt  hat.  Diese  Flrkcnntnis  mag  wohl 
der  Grund  gewesen  sein,  weshalb  bei  der 
Heissverzinkung  statt  Zink  feine  Legierungen 
mit  Zinn  oder  Blei  und  Zinn  in  Vorschlag 
gebracht  wurden.  Wir  werden  aber  sehen, 
dass  dadurch  die  Widerstandskraft  zwar  ge- 
hoben, dafür  aher  die  Schutzkraft,  welche 
mit  jener  in  gegensätzlicher  Verbindung  steht, 
vermindert  wird. 

Im  vorteilhaften  Gegensatz  hierzu  stehen 
die  legierten  Zinke  des  elektrolytischen  Vcr 


fahrens,  insofern  hier  gerade  elektropositive 
Metalle  einlegiert  werden,  bei  welchen  Lokal- 
aktionen sogar  das  Zink  schützen  und  auch 
die  Rostschutzkraft  erhöht  wird. 

W’as  die  Abhängigkeit  der  Widerstands- 
kraft von  den  verschiedenen  chemischen 
Agentien  anbclangt,  so  wurde  bereits  er- 
wähnt, dass  die  elektrolytischen  legierten 
und  unlegierten  Zinke  den  Vorzug  verdienen. 
Spezieller  lässt  sich,  wegen  der  Mannigfaltig- 
keit der  in  Betracht  kommenden  Stoffe,  auf 
diese  Frage  nicht  eingehen;  nur  darauf  möge 
hingewiesen  werden,  dass  die  einschlägigen 
Prüfungen  genau  unter  den  Gesichtspunkten 
angestellt  werden  müssen,  welche  bei  der 
Verwendung  der  verzinkten  Gegenstände  in 
Betracht  kommen.  Man  wird  also  verzinkte 
Dachbleche  vor  allem  auf  die  Einwirkung 
der  Atmosphärilien,  verzinkte  Holzschrauben 
auf  den  Angriff  durch  Tannin,  organische 
Sauren,  verzinkte  Rohre  auf  die  Widerstands- 
kraft gegenüber  jenen  Flüssigkeiten  prüfen, 
welche  durch  dieselben  fortgeleitet  werden 
sollen  etc. 

Durch  solche  Versuche  wird  man  zu- 
gleich neues  Material  für  die  Beantwortung 
der  Frage  gewinnen,  unter  welchen  Um- 
ständen sich  die  Anwendung  galvanisierter 
Eisenwaren  empfiehlt  und  wo  deren  Ver- 
wendung ausgeschlossen  oder  mindestens 
unzweckmässig  ist. 

Auch  die  Struktur  und  Oberflächen- 
Beschaffenheit  des  Zinkuberzuges  ist  auf 
dessen  Widerstandskraft  von  Einfluss.  Es 
ist  bekannt,  dass  aus  grosser  Hitze  erstarrtes 
Zink  grobkrystailinischer  ist  und  von  Sauren 
leichter  angegriffen  wird  als  jenes,  welches 
vor  dem  raschen  Erstarren  vorerst  auf  eine 
seinem  Schmelzpunkt  näher  liegende  Tem- 
peratur gebracht  wurde.  Es  ist  ferner  be- 
kannt, dass  Zink  im  fein  zerteilten  Zustand 
das  Wasser  zersetzt. 

Haben  also  elektrolytische  Zinknieder- 
schlägc  eine  rauhe  Oberfläche,  die  aus  einer 
Unzahl  mikroskopischer,  mit  ihren  Ficken 
und  Kanten  vorstehender  Krvstalle  besteht, 
so  wird  sie  sich,  wenn  auch  ursprünglich 
vollkommen  regulimsch,  viel  früher  und  auf 
eine  grossere  Tiefe  oxydieren,  als  ein 
blanker,  glatter  Uebcrzug.  Wir  sehen  dies 
auch  bei  anderen  Metallen:  Föne  blank 

polierte  F.isentlache  halt  sich  viel  langer 
rostfrei  als  eine  rauhe  Flache  desselben 
Metalls  unter  ganz  gleichen  Umstanden. 

Da  Zink,  bezw.  dessen  Legierungen  mit 
dem  Eisen  ein  galvanisches  Fllemcnt  bilden, 
so  werden  alle  Umstände,  welche  auf  eine 
Erhöhung  seiner  elektromotorischen  Kraft 
und  eine  Verminderung  des  Leitungswider- 
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Standes  der  metallischen  und  elektrolytischen 
Leiter  einwirken,  die  Widerstandskraft  ver- 
mindern. 

Schliesslich  mag  noch  daran  erinnert 
werden,  dass  höhere  Temperaturen  die 
chemische  Aktion  begünstigen,  also  die 
Widerstandskraft  schwächen. 

U.  Die  Schutzkraft. 

Dies  ist  eine,  unter  Vermittlung  der 
Angriffsstoffe  erfolgende  elektrochemische 
Einwirkung  des  Zinks  auf  das  Eisen,  welche 
sich  in  der  Weise  äussert,  dass  bis  auf  eine 
gewisse  Entfernung  von  der  Zinkgrenze  eine 
reduzierende  Wirkung  auf  das  Eisen  aus- 
geübt wird,  welche  die  Rostbildung  ver- 
hindert. 

In  demselben  Masse,  wie  die  Erhöhung 
der  elektromotorischen  Kraft  des  in  Betracht 
kommenden  galvanischen  Elementes  und  die 
Verminderung  des  Leistungswiderstandes  die 
Widerstandskraft  an  der  Zinkgrenze  ver- 
mindert, erhöhen  sie  die  Schutzkraft.  Wider- 
standskraft und  Schutzkraft  verhalten  sich 
dort  wie  Aufwand  und  Gewinn.  Statt  des 
Eisens  wird  Zink  angegriffen,  und  die  Schutz- 
kraft dauert  nur  solange,  wie  metallisches 
Zink  vorhanden  ist.  Wenn  die  Zinkdecke 
nur  dünn  und  auch  diese  schon  grösstenteils 
oxydiert  ist,  wie  es  bei  manchen  elektro- 
lytischen Niederschlägen  vorkommt,  kann 
die  Schutzkraft  nur  gering  sein,  Es  empfiehlt 
sich  daher,  unter  gewisse  Verzinkungsstärken 
nicht  herabzugehen.  Man  will  beobachtet 
haben,  dass  sich  die  galvanische  Wirkung 
in  manchen  Fällen  auch  unter  der  Decke 
von  Zinkoxyd  oder  basischem  Zinkkarbonat 
fortgesetzt  hat. 

Die  Schutzkraft  des  Ueberzuges  ist  umso 
grösser,  je  grösser  der  Unterschied  des 
Lösungsdruckes  des  plattierten  Metalls  gegen- 
über jenem  des  Eisens  ist.  Elektronegative 
Zusätze  vermindern  die  Schutzkraft,  elektro- 
positive  erhöhen  sie.  Sie  ist  die  elektro- 
motorische Kraft  des  Elementes  — Plattierung 
— Feuchtigkeit  — Eisen,  wobei  unter  Feuch- 
tigkeit im  allgemeinen  die  angreifende,  stets 
elektrolytisch  leitende  Substanz  verstanden 
sein  mag.  Die  Schutzkraft  ist  positiv  oder 
negativ,  je  nachdem  das  plattierte  Metall 
oder  das  Eisen  die  Lösungsclektrode  bildet 
und  kann  in  Volt  gemessen  werden. 

Die  Breite  der  blanken  Zone  von  der 
Zinkgrenze  bis  zur  Rostgrenze  ist  die  »Schutz- 
weite«. Man  kann  sie  ziemlich  scharf  be- 
grenzt erhalten,  wenn  man  auch  die  Zink- 
grenze gradlinig,  nach  derKante  eines  Lineals, 
herstellt.  Will  man  sodann  das  Rosten  durch 
Einwirkung  von  Flüssigkeiten  (mit  Essig  an- 


gesäuertem Wasser  etc.)  beschleunigen,  so 
ist  es  am  besten,  dieselben  durch  einmaliges 
Ueberfahren  mit  einem  Pinsel  in  dünner 
Schicht  aufzutragen,  weil  sich  andernfalls 
leicht  Rostteilchen  mechanisch  auf  die  blanke 
Zone  hinüberziehen,  welche  die  Beobachtung 
täuschen. 

Karmarsch  sagt:  »Nach  Versuchen 

scheint  es,  als  ob  bei  Gegenständen,  welche 
der  Witterung  in  der  Luft  ausgesetzt  sind, 
die  schützende  Kraft  sich  ungefähr  auf  einen 
einen  Abstand  von  4 bis  6 mm  erstreckt 
und  folglich  die  von  Zink  entblössten  Stellen 
höchstens  12  mm  breit  sein  dürfen,  um  rost- 
frei zu  bleiben.«  Ich  fand  bei  obiger  Be- 
handlung bei  einer  Verzinkungsstärke  von 
0,07  mm  die  Schutzzone  2,5  mm  und  bei 
einer  Stärke  von  0,02  mm  jene  Zone  0,8  mm 
breit. 

12.  Die  thermischen  Eigenschaften. 

Hier  kommen  hauptsächlich  das  Schwind- 
mass  und  die  Wärmeausdehnung  in  Betracht, 
Speziell  bei  der  Heissverzinkung  die  Differenz 
derSchwindung  des  Zinks  und  der  Kontraktion 
des  Eisens  zwischen  dem  Erstarrungspunkt 
des  Zinks  (412*  C.)  und  der  gewöhnlichen 
Temperatur  (etwa  20*C.)  und  im  allgemeinen 
die  Differenz  der  Wärmeausdehnungen  beider 
Metalle. 

Das  Schwindmass  des  Zinks  ist  I 62, 
die  Kontraktion  des  Eisens  (wenn  wirSchmicde- 
eisen  als  Beispiel  wählen)  innerhalb  des  ge- 
nannten Temperaturintervalls  etwa  der  zehnte 
Teil.  Wenn  also  Zink  am  Eisen  erstarrt 
und  sodann  mit  dem  Eisen  abkühlt,  erleidet 

es  eine  Dehnung  von  (1 — 0,l)  0,0145, 

ein  sehr  erheblicher  Betrag,  der  zu  weiteren 
Untersuchungen  auffordert,  umsomehr,  da 
das  Zink  bei  einer  Temperatur  von  200*  C., 
welche  jedenfalls  durchlaufen  werden  muss, 
sehr  grosse  Sprödigkeit  zeigt,  und  jene 
Dehnung  darauf  schliessen  lässt,  dass  im 
Zinküberzug  starke  Spannungen  entstehen 
werden,  welche  die  Festigkeit  desselben  sehr 
vermindern  würden. 

Bei  elektrolytischen  Niederschlägen  sind 
wohl  solche  Bedenken  ausgeschlossen,  da 
deren  Bildung  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
erfolgt.  Es  kommt  aber  auch  hier  und  bei 
heissverzinkten  Gegenständen  überdies  die 
erhebliche  Differenz  der  linearen  Wärme- 
ausdehnungen in  Betracht.  Der  Ausdehnungs- 
koeffizient des  Zinks  ist  nämlich  2-  bis  2 '/,  mal 
grösser  als  jener  des  Eisens.  Es  werden 
daher  auch  in  elektrolytischen  Niederschlägen, 
wenn  dieselben  Temperaturen  ausgesetzt 
werden,  die  über  oder  unter  Erzeugung«- 
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temperatur  liegen,  Druck-  und  Zugspannungen 
entstehen,  welche  allerdings  viel  kleiner  sein 
werden  wie  jene,  welche  sich  für  heissver- 
zinkte  Gegenstände  mit  Berücksichtigung 
des  Schwindmasses  ergeben. 

13.  Die  veränderten  Eigenschaften 
des  Grundmetalls. 

Solche  Veränderungen  kommen  wohl 
nur  bei  der  Heissverzinkung  in  Betracht  und 
zwar  einerseits  durch  die  oberflächliche 
Bildung  von  Hartzink,  andererseits  durch  die 
Einflüsse  der  Erwärmung  und  Abkühlung. 
Wenn  auch  durch  Bemessung  der  Eintauch- 
dauer der  Angriff  des  geschmolzenen  Zinks 
auf  das  Eisen  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
herabgemindert  werden  kann,  wird  sich  der- 


selbe bei  sehr  dünnen  Gegenständen  immer- 
hin durch  eine  Verminderung  der  Festigkeit 
geltend  machen.  Welche  Einflüsse  Erwar- 
mung und  Abkühlung  auf  die  elastischen 
Eigenschaften  haben  können,  ist  hinlänglich 
bekannt. 

1 liermit  glaube  ich  die  wesentlichen 
Momente,  welche  für  die  Beurteilung  ver- 
zinkter Eisenwaren  massgebend  sind,  be- 
sprochen und  zugleich  eine  Basis  für  die 
rationelle  Prüfung  plattierter  Waren  im  all- 
gemeinen geschaffen  zu  haben.  Die  nächste 
Aufgabe  würde  sein,  auf  dieser  Grundlage 
die  exakten  und  praktischen  Prüfverfahren 
zu  vervollkommnen  und  die  erhaltenen 
Resultate  für  die  Entwicklung  der  Methoden 
zu  verwerten. 


ELEKTROLYTISCHE 

LÄUTERUNG  ZUSAMMENGESETZTER  METALLE. 

Von  T.  Ulke.  (ScMum.) 


Durch  Besichtigung  der  bedeutendsten 
elektrolytischen  Werke  in  Amerika  und 
andern  Ländern  und  durch  eingehendes 
Studium  der  oben  beschriebenen  Verfahren 
zur  Läuterung  zusammengesetzter  Metalle 
kam  ich  zur  Ueberzeugung,  dass  dieselben 
alle  an  einem  grundsätzlichen  Mangel  leiden, 
dass  sie  nämlich  nicht  genugeng  kontinuierlich 
oder  nicht  genügend  praktisch  von  industriellen 
Gesichtspunkten  aus  sind,  um  mit  dem  gut 
eingeführten  Oxford’schen  Trennungsver- 
fahren füralleZwecke  erfolgreich  konkurrieren 
zu  können.  Letzteres  Verfahren  ist  seiner 
Natur  nach  im  wesentlichen  mechanisch  und 
beruht  auf  einem  Flussprozess,  das  verhältnis- 
mässig billig  arbeitet;  dasselbe  wird  augen- 
blicklichin Amerika  ausschliesslich  angewandt, 
wenn  es  sich  um  Gewinnung  grösserer  Mengen 
Nicket  handelt,  das  zur  Fabrikation  guten 
Xickelstahls  und  zum  Giessen  guter  Anoden 
zum  Vernickeln  rein  genug  ist. 

Das  Ergebnis  vieler  Versuche  und  Unter- 
suchungen war  schliesslich  das,  dass  ich  die 
Lösung  des  Problems  fand.  Für  das  von 
mir  erdachte  praktische  und  kontinuierliche 
elektrolytische  Verfahren  und  für  die  Ver- 
besserungen, die  ich  in  die  Kunst  der  Läu- 
terung zusammengesetzter  Metalle  einfuhrte, 
erhielt  ich  das  vom  4.  Marz  1902  datierte 
U.  S Patent  No.  604  699  und  ein  am  18.  Marz 
erteiltes  canadisches  Patent  No.  75  Uji. 


Meine  Erfindung  ist  vor  allem  darauf 
berechnet,  Kupfer  und  Nickel  von  kommer- 
zieller Reinheit  aus  nickelhaltigen  Kupfer- 
substanzen zu  gewinnen,  wenn  es  sich  auch 
ganz  im  allgemeinen  auf  die  elektrolytische 
Läuterung  von  fast  allen  Legierungen  oder 
bessemerisierten  Rohsteinen  zweier  oder 
mehrerer  Metalle  anwenden  lässt. 

Bei  der  Läuterung  von  nickelhaltigen 
Kupfererzen  besteht  das  Verfahren  darin, 
dass  auf  elektrolytischem  Wege  das  Kupfer 
aus  der  sauren  Lösung  einer  solchen  Substanz 
abgeschieden  wird;  zu  bestimmten  Zeitpunkten 
wird  immer  eine  sehr  kleine  Menge  des 
Elektrolytenabgcnommen.so  wie  dieser  kupfer- 
armer und  nickelreicher  wird ; die  in  dem  ab- 
gehobenen Elektrolyten  enthaltenen  Kupfer- 
und  Nickelsalze  werden  getrennt,  das  Nickel 
wird  aus  einem  nicht  sauren  Bade  des  Nickel 
salzes  vermittelst  einer  unlöslichen  Anode 
abgeschieden:  in  regelmassiger  Folge  werden 
Teile  des  arm  gewordenen  Nickclbadcs  fort 
genommen  und  konzentriert,  und  ebenso 
regelmässig  werden  dem  Kupfer-  und  Xickct- 
badc  bezw.  die  aus  den  abgenommenen 
Lösungen  erhaltenen  Kupfer-  und  Nickelsalze 
wieder  zugefuhrt. 

Bei  den  elektrolytischen  Methoden  zur 
Läuterung  zusammengesetzter  Metalle  und  be 
sonders  von  nickelhaltigcm  Kupfererz,  die  bis 
her  versucht  oder  vorgeschlagcn  worden  sind, 
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war  es  die  unveränderliche  Praxis  und  das  stete 
Bemühen,  die  zusammengesetzten  Metalle 
aufzulösen  und  die  so  erhaltenen  komplexen 
Lösungen  als  Elektrolyt  zu  benutzen,  wobei 
mit  nur  einer  Ausnahme  eine  unlösliche 
Anode  zur  Abscheidung  des  einen  Metalls 
— z.  B.  Kupfer  — angewandt  wurde,  so 
dass  der  Elektrolyt  schliesslich  so  arm  an 
Kupfer  wurde,  dass  eine  beträchtliche  Er- 
höhung der  elektrischen  Spannung  zur  wei- 
teren Abscheidung  des  Kupfers  erforderlich 
wurde,  eine  Erhöhung,  die  bis  auf  ein  ganz 
unzulässiges  Mass  ging,  wenn  man  alles  oder 
fast  alles  Kupfer  gewinnen  wollte. 

Auf  diese  Weise,  und  ähnlich  auch  in 
dem  erwähnten  Ausnahmefall,  wechselten 
die  Bedingungen  der  Abscheidung  des  Kupfers 
theoretisch  von  einem  Augenblick  zum  an- 
deren, und  praktisch  so  häufig,  dass  stete 
Aufmerksamkeit  und  erneute  Einstellung  der 
elektrischen  Verhältnisse  erforderlich  war, 
wenn  man  den  wechselnden  chemischen 
Verhältnissen  Rechnung  tragen  wollte.  Der 
nächste  Schritt  bei  einem  derartigen  alten 
Verfahren  war  dann,  dass  man  das  Nickel 
unter  wechselnden  und  deswegen  industriell 
undurchführbaren  chemischen  und  elektrischen 
Verhältnissen  abschied,  wobei  wiederum  eine 
unlösliche  Anode  zur  Verwendung  kam  und 
womit  dieselben  Unannehmlichkeiten  ver- 
bunden sind  wie  bei  Verwendung  derartiger 
Anoden  zur  Kupferabscheidung.  Wie  wir 
sahen,  hat  man  in  einigen  Fällen  den  Gebrauch 
einer  löslichen  Anode,  wie  z.  B.  Zink,  beim 
Abscheiden  von  Nickel  vorgeschlagen;  hieraus 
ergab  sich  jedoch  mit  Notwendigkeit,  dass 
das  abgeschiedene  Nickel  mit  Zink  und 
anderen  Metallen  der  löslichen  Anode  ver- 
unreinigt wurde. 

Durch  mein  verbessertes  Verfahren  helfe 
ich  diesem  Uebelstande  ab  und  gestalte  ich 
die  Abscheidung  von  Kupfer  sowohl  als  von 
Nickel  so  gut  wie  gleichmässig  und  kon- 
tinuierlich, trotzdem  ich  für  die  Abscheidung 
des  Nickels  gleichfalls  eine  unlösliche  Anode 
benutze.  Die  gleichmässigeKontinuierlichkeit 
meines  Läuterungs-Verfahrens  ist  nicht  nur 
bei  Nickelkupfersubstanzen,  sondern  auch 
bei  anderen  zusammengesetzten  Metallen  ge- 
sichert, wenn  dieselben  aus  zwei  Metallen 
bestehen,  von  denen  das  eine  einen  kom- 
pakten Niederschlag  aus  sauerer  Lösung 
bildet,  bei  verhältnismässig  niedriger  Spannung 
und  Stromdichte,  und  das  andere  einen  ähn- 
lichen Niederschlag  aus  nichtsauerer  Lösung 
bei  verhältnismässig  höherer  Spannung  und 
Stromdichte.  Die  wichtigsten  Metalle  der 
erstgenannten  Klasse  sind  Kupfer  und  Cad- 
mium; die  wichtigsten  Metalle  der  zweiten 


Klasse  sind  Nickel,  Kobalt  und  Zink.  Die 
zusammengesetzten  Metalle,  welche  daher 
mit  besonderem  Vorteil  nach  meinem  Läu- 
terungsverfahren behandelt  werden  können, 
sind  Kupfer-Nickel,  Kupfer-Kobalt,  Kupfer- 
Zink  und  Cadmium-Zink;  aber  das  wichtigste 
dieser  zusammengesetzten  Metalle  ist  nickel- 
haltiges Kupfererz,  und  im  Folgenden  will 
ich  im  Besonderen  diese  Substanz  behandeln, 
wobei  jedoch  zu  verstehen  ist,  dass  in  den 
wichtigsten  Stadien  des  Läuterungsprozesses 
Cadmium  mit  Kupfer  und  Kobalt  oder  Zink 
mit  Nickel  gleichwertig  wäre. 

Wenn  auch  jedes  nickelhaltige  Material 
nach  meinem  Prozess  behandelt  werden  kann, 
so  ist  es  doch  von  Vorteil,  ein  Material  zu 
verwenden,  das  nicht  mehr  als  20"  , Nickel 
und  nicht  weniger  als  8o*/,  Kupfer  enthalt. 
Derartiges  Nickelkupfer  giesse  ich  zu  Platten, 
hänge  dieselben  als  Anoden  in  einen  ge- 
eignet erwärmten  Elektrolyten  — eine  Lösung 
von  Kupfersulfat  und  Nickel  oder  Nickel- 
kupfer, die  freie  Schwefelsäure  enthält  — 
und  benutze  Kupferblech  als  Kathoden. 
Wenn  man  durch  den  Elektrolyten  einen 
elektrischen  Strom  von  den  Anoden  nach 
den  Kathoden  schickt,  so  lösen  sich  erstere 
allmählich  auf  und  cs  schlägt  sich  Kupfer  von 
kommerzieller  Reinheit  auf  den  Kathoden 
nieder.  Der  Elektrolyt  wird  wie  gewöhnlich 
nach  einer  der  bekannten  Methoden  in 
Zirkulation  erhalten. 

Da  die  Anoden  nicht  aus  reinem  Kupfer 
bestehen,  würde  der  Elektrolyt,  wenn  er 
nicht  erneuert  würde,  bald  an  Kupfer  merk- 
lich ärmer  und  an  Nickel  reicher  werden. 
Um  daher  die  unzulässige  Anreicherung  an 
Nickel  und  Konzentrationsverluste  an  Kupfer 
zu  verhindern  und  um  die  Ausbeute  an 
diesen  Metallen  indnstriell  ausnutzen  zu 
können,  nehme  ich  regelmassig  eine  gewisse 
Lösungsmenge  fort,  die  dann  in  der  im 
weiteren  beschriebenen  Weise  behandelt 
wird.  Die  irgendwann  wegzunehmende 
Lösungsmenge  muss  derartig  sein,  dass  die 
darin  enthaltene  Nickelmcnge  der  seit  dem 
letzten  Fortnehmen  von  der  Anode  aufge- 
lösten Nickelmcnge  gleich  ist.  Wenn  man 
sich  von  dieser  Regel  leiten  lässt,  kann  man 
schnell  das  periodisch  wegzunehmende  Vo- 
lumen von  Lösung  bestimmen.  Wenn  z.  B. 
die  Anode  io“  „ und  der  Elektrolyt  4 — 5*/, 
Nickel  enthält  und  die  Anode  sich  in  zehn 
Tagen  vollständig  auflöst,  wenn  ferner  das 
gesamte  zirkulierende  Lösungsvolumen  sechs- 
mal so  gross  ist  wie  das  Volumen  des 
Elektrolyten  in  den  Niederschlagtrögen,  so 
findet  man,  dass  täglich  ungefähr  2,5 — 3*', 
vom  gesamten  Volumen  der  Lösung  fortge 
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nommen  werden  müssen.  Die  so  fortge- 
nommene Lösungsmenge  wird  durch  eine 
Menge  sauerer  Lösung  von  Kupfersulfat  er- 
setzt, die  so  gross  ist,  dass  die  ursprünglichen 
Verhältnisse  im  Elektrolyten  wieder  hergestellt 
sind.  Ein  Teil  des  zur  Ersetzung  des 
Elektrolyten  erforderlichen  Kupfersulfats  wird 
als  Hodensatz  oder  Nebenprodukt  bei  der 
Gewinnung  des  Nickels  erhalten,  wie  man 
weiterhin  ersehen  wird.  Dieses  Eortnehmen 
und  Ersetzen  würde  unter  gewöhnlichen  Be- 
dingungen zu  periodisch  wiederkehrenden 
Zeitpunkten  zu  erfolgen  haben;  diese  Perioden 
können  jedoch  in  gewissen  Fallen  so  häufig 
sein,  dass  das  Fortnehmen  einer  verhältnis- 
mässig an  Kupfer  ärmeren  Menge  des 
Elektrolyten  und  der  Ersatz  desselben  durch 
einen  gleichen  Betrag  Normallosung  so  gut 
wie  kontinuierlich  vor  sich  geht. 

Das  nächste  Stadium  bei  meinem  Ver- 
fahren besteht  in  der  Trennung  der  beiden 
metallischen  Bestandteile  von  dem  fortge- 
nommenen sauren  Elektrolyten,  welcher,  wie 
erwähnt,  arm  an  Kupfer,  aber  reich  an  Nickel 
geworden  ist.  Dies  kann  nach  irgend  einer 
geeigneten  Methode  geschehen,  z.  B.  Aus- 
fallen des  Kupfers  mit  Schwefelwasserstoff 
in  einem  Kreisprozess  oder  Zufugen  von 
Ammoniak  oder  Ammoniumsulfat  (das  im 
letzten  Stadium  meines  Verfahrens  erhalten 
wird)  zur  erwärmten  Lösung,  wobei  man 
jedoch  letztere  immer  noch  sauer  erhalt, 
und  darauffolgende  Abkühlung  der  Losung. 
Auf  diese  Weise  wird  das  Nickelsalz  aus  der 
Losung  ausgefallt  und  krystallisiert.  Das  so 
erhaltene  Salz  enthält  eine  kleine  Menge 
Kupfer,  und  um  alles  Kupfer  zu  entfernen, 
wird  es  wiederum  aufgelöst  und  das  Fallungs 
und  Krystallisationsverfahren  wiederholt,  bis 
das  Nickelsalz  so  ziemlich  frei  von  Kupfer 
erhalten  wird.  Das  in  der  Mutterlauge  ent- 
haltene Kupfer  wird  zur  teilweisen  Ersetzung 
des  aus  dem  ursprünglichen  Elektrolyten 
niedergeschlagenen  Kupfers  benutzt.  Das 
erhaltene  Nickelsalz  kann  als  Handelsartikel 
für  irgend  welchen  Zweck  verkauft  werden, 
doch  ziehe  ich  cs  vor,  den  Prozess  fortzu- 
setzen,  um  das  Nickel  zu  gewinnen. 

Wenn  das  Nickelsalz  in  der  eben  be- 
schriebenen Weise  erhalten  worden  ist,  lost 
man  es  in  Wasser  auf  und  fugt  soviel  Am- 
moniak zu,  dass  die  Lösung  ammoniakalisch 
wird.  Wenn  das  Nickelsalz  aber  wie  bei 
dem  erstgenannten  Trennungsprozess  erhalten 
worden  ist,  sich  also  schon  in  Losung  be- 
findet, macht  man  diese  Losung  gleichfalls 
ammoniakalisch  Dieammomakalische  Nickel 
salzlosung  bildet  den  Elektrolyten  für  die 


elektrolytische  Abscheidung  des  Nickels. 
Dieselbe  ist  vorzugsweise  heiss  zu  benutzen. 

Beim  Niederschlagen  des  Nickels  be- 
nutze ich  mit  Vorliebe  Anodcnplatten  aus 
Blei  oder  passivem  Eisen  und  Kathodenplatten 
aus  irgend  welchem  brauchbaren  Material, 
das  jedoch  am  besten  eine  Oberfläche  aus 
Nickel  hat. 

Die  Verwendung  von  Blei  als  Anoden- 
material dürfte  auf  den  ersten  Blick  unzulässig 
erscheinen,  wegen  der  Bildung  von  Bleisulfat 
und  Bleisuperoxyd  an  der  Oberfläche  der 
Anode,  die  wahrend  der  Elektrolyse  eintrat ; 
erstcre  Verbindung  ist  in  Ammoniumsulfat 
löslich.  Es  sieht  daher  aus,  als  ob  die 
Anode  allmählich  durch  Sulfierung  und  Auf- 
lösung aufgebraucht  und  das  niedergeschlagene 
Nickel  infolge  von  gleichzeitig  niederge- 
schlagenem Blei  so  unrein  wurde,  dass  cs 
wenig  Wert  behielte.  Ich  habe  jedoch  ge- 
funden. dass  dies  nicht  der  Fall  ist.  Ich 
habe  fcstgestellt,  dass  die  Bleianode  so  gut 
wie  intakt  bleibt  und  dass  nur  eine  ganz 
kleine  Bleimenge  in  Lösung  geht  und  sich 
zugleich  mit  dem  Nickel  niederschlagt;  auch 
diese  kleine  Menge  kann  durch  Schmelzen 
entfernt  werden.  Das  auf  diese  Weise  er- 
haltene Nickel  ist  meines  Erachtens  reiner 
als  irgend  eine  augenblicklich  im  Handel 
befindliche  Nickclmarke. 

Da  der  Nickelelektrolyt  schliesslich  arm 
an  Nickel  werden  würde,  wenn  man  nicht 
das  Metall  in  der  Lösung  ersetzte  und  auch, 
um  die  Sättigung  der  Lösung  mit  Ammonium- 
sulfat  zu  verhindern,  nahm  ich  in  regel- 
mässigen Zwischenräumen  eine  Menge  von 
Elektrolyt  aus  dem  Nickclniederschlags- 
System  und  gewann  das  darin  enthaltene 
Nickel  und dasAmmoniumsulfat oder  Animonia, 
wobei  letzteres  dazu  verwandt  wurde,  den 
gewöhnlichen  Nickelelektrolyten  ammoma- 
kalisch  zu  machen.  Nickelsulfat,  das  aus 
der  fortgenomnienen  Losung  sowohl  aus 
dem  Kupfernicderschlag.s-System  als  aus  dem. 
wo  Nickel  niedergeschlagen  wurde,  erhalten 
wurde,  wird  in  regelmassigen  Zwischenräumen 
zu  dem  gewöhnlichen  Nickelelektrolyten  zu- 
gefugt, zum  Ersatz  des  aus  letzterem  nieder- 
geschlagenen Nickels  und  zur  Erhaltung  der 
Losung  bei  normaler  Starke. 

Zum  Schlüsse  will  ich  zusammenfassend 
fcststellen,  dass  die  Versuche,  die  ich  bisher 
habe  anstellen  können,  darthun,  dass  mein  Ver- 
fahren bei  industrieller  Anwendung  in  grossem 
Massstabe  ein  Nickel  von  grosserer  Reinheit 
und  geringeren  Herstellungskosten  liefert,  als 
dies  bisher  bei  irgend  einem  in  industriellem 
Massstabe  verwandten  Prozesse  möglich  war. 
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DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1902. 

Von  Dr.  M.  Krüger. 


Das  rastlose  Arbeiten  so  vieler  Forscher 
auf  elektrochemischem  Gebiete  bringt  endlich 
die  schönsten  Früchte,  vornehmlich  in  der 
Technik  und  Industrie , welche  mehr  und 
mehr  bestrebt  sind,  elektrochemische  Ver- 
fahren auszubeuten  und  zu  versuchen.  Be- 
sonders in  dem  Landederschnellen  Entschlüsse 
entwickelt  sich  eine  ganz  ausserordentliche 
Thätigkcit,  und  gerade  die  Amerikaner  haben 
manche  Erfolge  zu  verzeichnen,  welche  die 
besten  Aussichten  auf  eine  gute  Weiterent- 
wicklung der  technischen  Elektrochemie  er- 
öffnen. Ein  Bericht  von  K.  Norden  über  die 
Elektrochemie  auf  derpanamerikanischen  Aus- 
stellung in  Buffalo1)  bespricht  die  von  der 
amerikanischen  elektrochemischen  Industrie 
geschaffenen  Unternehmungen  und  die  Pro- 
dukte derselben,  die  vornehmlich  aus  den 
Wasserkräften  des  Niagarafalles  entstammen. 
Eine  Aufzählung  der  Gesellschaften,  welche 
den  elektrischen  Strom  zur  Erzeugung  von 
Materialien  für  Technik,  Gewerbe  und  Haus- 
halt ausnützen,  lässt  den  Umfang  des  bereits 
Erreichten  erkennen.  Es  sind  zu  nennen:  die 
Union  Carbid  Company,  die  International 
Acheson  Graphite  Co.  und  Carborundum 
Company,  die  Ampöre  Electrochemical  Comp., 
Pittsburgh  Reduction  Comp.,  Castner  Electro- 
lytic  Alcali  Comp. , Niagara  Electro  - Chem. 
Comp,  und  die  Electrical  Lead  Reduction  Com- 
pany. Dass  aber  auch  in  Deutschland  ein  frischer 
Zug  auf  elektrochemisch-technischem  Gebiete 
weht,  geht  aus  einer  Zusammenstellunghervor, 
die  H.  Danneel  über  die  elektrochemische 
Metall-Industrie  Deutschlands  veröffentlicht*). 
Es  sind  darin  die  Verfahren  mitgeteilt,  welche 
die  verschiedenen  Fabriken  ausüben,  besonders 
eingehend  ist  die  Kupferelektrometallurgie 
besprochen.  In  einem  vorläufigen  Bericht*) 
und  einer  ausführlichen  Publikation*)  vom 
gleichen  Verfasser  werden  die  auf  Elektro- 
chemie und  verwandte  Gebiete  bezüglichen 
Ausstellungsobjekte  der  Düsseldorfer  Aus- 
stellung besprochen. 

Erwähnt  sei  noch,  dass  in  diesem  Jahre 
der  Altmeister  elektrochemischer  Forschung, 
Prof.  Hittorf,  sein  goldenes  Professoren- 
jubiläum an  der  Akademie,  jetzigen  Uni- 
versität Münster  feierte.  Dass  derselbe  noch 
heute  rüstig  teilnimmt  an  elektrochemischen 
Dingen , beweisen  verschiedene  Arbeiten, 
welche  derselbe  neuerdings  veröffentlicht  hat. 


Theoretische  Untersuchungen  und 
Abhandlungen. 

Für  die  Theorien  der  Leitfähigkeit  wird 
eine  immer  breiter  werdende  Basis  durch 
Untersuchungen  an  neuen  dissoziierenden 
Lösungsmitteln  geschaffen.  Wie  P.  W a 1 d e n 
und  M.  Centnerszwer4)  gefunden  haben, 
ist  ein  hervorragend  wirksames  Lösungs- 
mittel das  flüssige  Schwefeldioxyd.  Die  eigene 
Leitfähigkeit  desselben  bei  o°  = 0,96  • 1 o-’ 
rec.  Ohm,  das  Schwefeldioxyd  fällt  also 
bezüglich  seiner  Leitfähigkeit  zwischen  Wasser 
und  Ammoniak.  Ob  seine  Ionen  S und  O1 
oder  SO  und  O sind,  liess  sich  nicht  ent- 
scheiden. Das  Schwefeldioxyd  löst  vor 
allem  Haloidsalze,  Salze  organischer  Basen 
und  viele  organische  Nichtelektrolyte.  Die 
Leitfähigkeit  einiger  Elektrolyte  ist  teilweise 
besser  als  in  wässriger  Lösung,  es  gelten 
aber  die  Verdünnungsgesetze,  sowie  dasKohl- 
rausch'sche  Gesetz  von  der  unabhängigen 
Ionenwanderung  nicht,  wahrscheinlich  wegen 
der  Bildung  sehr  komplizierter  Molekular- 
komplexe in  der  Lösung.  Der  Temperatur- 
koeffizient ist  für  die  einzelnen  Salze  sehr 
verschieden.  Trotz  der  durch  die  Leit- 
fähigkeit erwiesenen  Dissoziation  ist  die 
Molekülzahl  in  den  meisten  Lösungen  kleiner 
als  t , es  tritt  also  gleichzeitig  mit  der 
Dissoziation  in  Ionen  verstärkt  Assoziation 
der  Moleküle  ein.  Die  grössere  Leitfähigkeit 
mancher  Salze  kann  daher  nur  durch  grössere 
Ionenbeweglichkeit  erklärt  werden.  Mit 
flüssigem  Schwefeldioxyd  hat  auch  P.  Evers- 
heiin4)  Versuche  angestellt,  von  deren 
Resultaten  als  besonders  interessant  zu  er- 
wähnen ist,  dass  in  Lösungen,  welche  Kalium- 
chlorid,  Kaliumbromid  und  Jodrubidium  ent- 
halten, dieLeitfahigkeitmithöhererTemperatur 
abnimmt.  A.  Hagenbach7)  hat  nachgewiesen, 
dass  auch  über  dem  kritischen  Punkt  des 
SOj  noch  Leitfähigkeit  von  Rubidiumjodid 
besteht.  — H.  Schlundt8)  hat  von  einer 
grösserenAnzahlanorganischerundorganischer 
Lösungsmittel  die  Dielektrizitätskonstante 
gemessen.  Von  der  Nernst-Thomson’schen 
Regel  bildet  nach  dem  Verfasser  die  Cyan- 
wasserstoffsäure eine  Ausnahme,  da  sie  trotz 
ihrer  hohen  Dielektrizitätskonstante  nur 

6)  Bull,  de  l'Acad.  Imp.  det  Sciences  de  Sl  Petenb. 
[V.]  XV.  17. 

*)  Ann.  der  Phy*.  [4]  8.  539. 

r)  Ann.  der  Phys.  4 8.  568. 

B)  Joum.  of  Phy».  Chem,  5.  503. 
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geringes  Dissoziationsvermögen  besitzt.  Trotz 
gleicher  Dielektrizitätskonstante  sind  weiter- 
hin die  Amine  bessere  Dissoziationsmittel 
als  Aether  und  Chloroform.  AuchM.  Centner- 
szwer*)  hat  die  Cyanwasserstoflsäure  unter- 
sucht und  die  hohe  Dielektrizitätskonstante 
(95)  bestätigt  gefunden.  Nach  diesem 
Forscher  ist  aber  die  Blausäure  ein  stark 
ionisierendes  Lösungsmittel,  denn  Jodkalium 
und  Trimethylsulfinjodid  S(CH,),J  geben 
damit  Losungen  von  ausserordentlicher 
I-eitfahigkeit1'*).  Ein  weiteres  Lösungsmittel 
von  dissoziierender  Kraft  haben  F'rankland 
und  F armer")  im  Stickstoffperoxd  gefunden. 
— Von  neuen  Lösungs-  und  Jonisierungs- 
mitteln  hat  V.  Waiden11)  einige  weitere 
untersucht.  Arsenbromid  AsBr,  hat  nur 
eine  geringe  Dissoziationskraft,  ebenso  Chlor- 
schwefelsaure. Reine  konzentrierte  Schwefel- 
säure aus  gewöhnlicher  Säure  und  Schwelel- 
saureanhydrid  hergestellt,  ist  ein  ausge- 
zeichnetes Ionisationsmitte!;  Chloride,  Bromide, 
Acetatc.Sulfate, Phosphate  ergeben  damit  ganz 
hervorragend  gut  leitende  I-ösungen.  Mit 
der  Verdünnung  tritt  aber  Abnahme  der 
molekularen  Leitfähigkeit  ein.  Firn  weiteres 
allerdings  schwaches  Dissoziationsmittel  ist 
der  Schwefelsäuredimethylester.  — Die  Lieber- 
fuhrungszahlen  von  Silbernitrat  in  Lösungen 
mit  Pyridin  und  Acetonitril  mass  H.Sc  h I u n d t“) 
und  fand  dass  mit  steigender  Verdünnung 
dieselben  bedeutend  zunehmen,  was  er  durch 
starke  Affinitäten  zwischen  Salz-  und  Lösungs- 
mittel erklärt,  während  er  Komplexbildung 
für  unwahrscheinlich  halt.  — Die  Leitfähigkeit 
von  Natriumhydroxyd  und  Kaliumhydroxyd 
in  Glycerin  hat  G.  d.  Ciommo“)  bestimmt 
uud  gefunden,  dass  beide  Basen  annähernd 
gleiche  Leitfähigkeiten  haben.  Das  Maximum 
der  Leitfähigkeit  tritt  bei  solchen  Konzentra- 
tionen ein,  welche  zu  einander  im  Verhältnis 
der  Molekulargewichte  stehen,  und  zwar  bei 
5*  , NaOFf  bezw.  7,03",  KaOH-Gehalt  ent 
sprechend  dem  Verhältnis  40:56.  — W. 
l’otnikow")  hat  die  Leitfähigkeit  von 
Aliimimumbromid  in  Aethyibromidgemessen, 
auch,  wie  hier  noch  bemerkt  sein  möge,  die 
Fllektrolyse  einer  solchen  Lösung  durch- 
geführt,  wobei  er  metallisches  Aluminium 
erhielt.  — Fiinige  Beiträge  uberdieLeitfahigkeit 
von  Losungen  gemischter  EJektrolyte  hat 
H Wolf")  gebracht.  — Das  Leitvermögen 

*)  Joarn.  d.  ru,t.  phy«. -chcm.  Ge«.  33.  545  0.  547. 

*•)  Zu,  phvv  Chcm.  39.  320. 

O)  Proc.  I.Ticni.  Soc.  17.  201. 

II)  Zu.  ittnrg.  Cb.  39.  371. 

**l  Junro.  of  pbjrs.  Chcm.  6.  159. 

u|  11  flnovo  Ciracnto  [V]  2.  81. 

Ik)  Jours,  d.  reu.  phyt.-chcm.  Go.  34.  406. 

Zu.  1,  E.  VIII,  117. 


von  Gemischen  aus  Salzsäure  und  Salpeter- 
säure, Salzsäure  und  Schwefelsäure,  Salpeter- 
säure und  Schwefelsäure  wurde  von  Br. 
Sabat")  gemessen  und  Abweichungen 
gegenüber  der  Formel  von  Barmwater 
festgestellt.  — Um  eine  ausserordentliche 
Genauigkeit  bei  der  Messung  von  Ionen- 
geschwindigkeiten von  Silberionen  zu  erzielen, 
hat  W.  T.  Mather")  einen  besonderen 
Apparat  konstruiert,  der  sich  ganz  vortrefflich 
bewahrte.  — Die  Messung  von  Ionen- 
geschwindigkeiten in  wässrigen  Lösungen 
und  die  Existenz  komplexer  Ionen  behandelt 
eine  Arbeit  von  B.  IJ.  Steele").  Der  zu 
messende  Elektrolyt  wird  in  gelatiniertem 
Zustande  in  einem  Apparat  besonderer 
Konstruktion  dem  Strom  ausgesetzt  und  das 
Vorschreiten  der  Grenze  durch  geeignete 
Indikatoren  sichtbar  gemacht.  Die  von  Steele 
gemessenen  Ionengeschwindigkeiten  weisen 
gegenüber  denen  von  Hittorf  nicht  un- 
bedeutende Differenzen  auf.  Diese  Diffe- 
renzen rühren  nach  R.  Abegg  und  W.Gans1*) 
davon  her,  dass  die  elektrolysierte  Flüssigkeit 
durch  die  Gelatine  kataphoretisch  transportiert 
wird;  berücksichtigt  man  diesen  endosmo- 
tischen Vorgang,  so  stimmen  die  Zahlen  beider 
F'orschcr  überein.  Die  Verfasser  geben  auch 
noch  Abänderungen  des  Apparates  von 
Steele  an,  womit  sie  die  Geschwindigkeit 
der  langsamst  wandernden  Zonen  bestimmen 
konnten.  F^s  sei  bei  dieser  Gelegenheit  auf 
den  von  Hittorf  auf  der  9.  Hauptver- 
sammlung der  deutschen  elektrochemischen 
Gesellschaft  gehaltenen  Vortrag11)  hinge- 
wiesen,  in  welchem  derselbe  das  V erhalten 
von  Tiermembranen  bei  der  Elektrolyse 
wässriger  Lösungen  besprach.  Benutzt  man 
solche  Membranen  als  Diaphragmen  bei  der 
Bestimmung  von  Ueberfuhrungszahlcn , so 
können  in  manchen  Fallen,  beispielsweise  bei 
Cadmiumsalzen,  dadurch  Fehler  entstehen, 
dassin der  Membran  verschieden  konzentrierte 
Losungen  auftreten,  die  durch  den  Strom 
nach  entgegengesetzten  Richtungen  bewegt 
werden  und  so  Konzcntrationsanderungen  an 
Anode  und  Kathode  hervorrufen.  Die 
verdünnte  Lösung  wandert  hierbei  in  der 
Richtung  des  positiven  Stromes,  die  konzen- 
triertere in  der  Richtung  des  negativen  Stromes, 
wie  man  sich  durch  die  eintretende  Schlieren 
bildung  uberzeugen  kann.  Ist  bei  einem 
bestimmten  Salt  eine  solche  Schhercnbildung 
zu  beobachten,  so  sind  die  Resultate  zu 

*0  Zu.  phy«.  Ch.  41,  324. 

*•)  Atiicr.  Chen.  Joorn.  36,  473. 

U)  Zu.  phy«.  Cbm.  40.  0K9. 

••)  Zi»  phy«.  CU.  40.  737. 

■*>  Sitiangtberkht  (Z,  I,  K.)  VIII.,  4K1. 
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verwerfen.  — Kohlrausch33)  hat  gefunden, 
dass  die  Temperaturkonffizienten  der  Beweg- 
lichkeit der  Ionen  in  Wasser  in  einem 
gesetzmassigen  Zusammenhang  mit  der 
Beweglichkeit  der  Ionen  selbst  stehen.  Diese 
Gesetzmässigkeit  gilt  vorläufig  nur  für  die 
einwertigen  und  aus  einzelnen  Elementen 
bestehenden  Ionen,  die  anderen  weichen 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  davon 
ab.  — Durch  sehr  exakte  Messungen  der 
Leitfähigkeit  haben  F.  Kohlrausch  und 
F.  Dolezalek35)  die  Löslichkeit  des  Brom- 
silbers und  Jodsilbers  bestimmt.  Darnach 
enthält  1 1 einer  gesättigten  Silberbromid- 
lösung 0,000107  g bei  21,1®,  der  Silberjodid- 
lösung 0,0035  mg  bei  20,8°.  Die  von  Andern 
durch  elektromotorische  Messungen  festge- 
stellte Löslichkeit  des  Jodsilbers  zeigt  damit 
grosse  Uebereinstimmung.  Besonders  wichtig 
war  es  bei  diesen  Leitfahigkeitsbestimmungen, 
die  Temperatur  sehr  konstant  zu  halten, 
da  der  Temperaturkoeffizient  der  I.eitlähig- 
keit  derartig  schlecht  leitender  Lösungen 
ein  sehr  hoher  ist.  — In  vielen  Fällen  haben 
sich  bekanntlich  Leitfahigkeitsmessungen 
als  ein  ganz  ausgezeichnetes  Hilfsmittel  bei 
rein  chemischen  Forschungen  bewährt.  So 
benutzen  Hantzsch  und  Voegelen5*)  Leit- 
fähigkeitsmessungen, um  Pseudosäuren  von 
echten  Säuren  zu  unterscheiden.  Sie  haben 
empirisch  festgestellt,  dass  die  Leitfähigkeit 
echter  Sauren  in  wässrig  alkoholischer  Lösung 
bei  konstanter  Verdünnung,  aber  wachsendem 
Alkoholgehalt  stärker  zurückgeht  als  bei  den 
I’seudosäuren.  Geprüft  wurden  die  Verhält- 
nisse an  Nitrosoorcin , Barbitursäure  und 
Senfölessigsäure.  Die  Dissoziationskonstanten 
der  Oxalessigsäure  und  ihrer  Hydrazons 
bestimmten  H.  O.  Jones  und  O.  W. 
Richardson  zu  1,33  bezw.  0,1 1’5). 

Interessant  ist  eine  Beziehung,  welche 
K.  Bcnedicks”)  zwischen  dem  Leitungs- 
widerstand von  Stahl  bezw.  Eisen  und  dem 
Kohlenstoflfgelialt  desselben  aufgefunden  hat. 
Der  Widerstand  lässt  sich  nämlich  aus  der 
Formel  7,6-|-26,8£CMikrohmccm  berechnen, 
worin  SC  in  Gewichtsprozenten  die  Summe 
von  Ilartungskolile  und  den  Kohlenstoff- 
wert der  übrigen  im  Eisen  gelösten  Stoffe 
angiebt.  — In  seiner  Abhandlung  über  Leitungs- 
widerstand bezw.  -Vermögen  von  Metall- 
legierungen und  gelösten  Salzen '■''l  bespricht 

n ')  Ber.  d.  kgl.  preuss.  Akademie  phy*.-math. 
Klasse.  26,  572. 

**)  Ber.  d.  kgl  preuss.  Ak.  d.  Wissensch.  42,  1180. 

u ) Ber.  35,  1001. 

Proc.  Chem.  Soc.  18,  141. 

*6)  Zli.  pbys.  Ch.  40,  545. 

*T)  Diese  ZeitscUr.  IX,  36. 


R.  Mewes  die  Gesetze  des  Leitvermögens 
nach  der  Theorie  von  Liebenow  und  seiner 
eigenen.  Während  Liebenow  die  Wärme- 
entwicklung im  Stromkreis  bezw.  den  Strom- 
widerstand als  eine  W'irkung  von  thermo- 
elektromotorischen  Gegenkräften  ansicht,  wird 
nach  Mewes  umgekehrt  die  thermoelektro- 
motorische  Kraft  durch  die  Verschiedenheit 
der  Wärmeabsorption  bezw.  Wärmeleitungs- 
fähigkeit in  den  die  Thermosäulen  bildenden 
Metallen  bedingt.  Für  seine  Ansicht  bringt 
er  das  nötige  mathematische  Material.  Ferner 
beleuchtet  Mewes  die  Ursachen  für  die  Ab- 
hängigkeit des  elektrischen  Leitvermögens 
von  der  Temperatur  in  kritischer  Weise. 

Versuche  über  die  Ionengeschwindigkeit 
in  salzhaltigen  Flammen  hat  G.  Moreau”) 
ausgeführt.  Henry  E.  Armstrong”)  spricht 
in  einer  Abhandlung  über  chemische  Ver- 
änderungen und  elektrische  Leitfähigkeit  von 
Gasen  die  Meinung  aus,  dass  in  gasförmigen 
Systemen  nur  dann  Reaktionen  eintreten, 
wenn  ein  Elektrolyt  (Salz  etc.)  vorhanden 
ist.  Auch  glaubt  er,  dass  sichere  Schlüsse 
über  Elektronen  erst  nach  weiteren  Studien 
über  die  Leitfähigkeit  von  Gasen  möglich  sind. 

Zur  Bestimmung  der  Dielektrizitäts- 
konstante mit  Hilfe  elektrischer  Drahtwellen 
verwendet  P.  Drude  neuerdings  einen  Tesla- 
Transformator,  w-elcher  die  Funkenstrecke 
des  Wellenerregers  anstatt  eines  Induktoriums 
speist.  G.  Hormell”)  hat  bei  Messungen 
der  Dielektrizitätskonstanten  von  Paraffinen 
gefunden,  dass  dieselben  um  so  grosser  sind, 
je  höher  der  Schmelzpunkt  liegt.  Sie  ver- 
ändern sich  mit  der  Dichte,  indem  von  20® 
über  dem  Schmelzpunkt  bis  zu  30°  unter 
demselben  ein  Anwachsen  eintritt.  Wie 
P.  Curie51)  nachgewiesen  hat,  werden  flüssige 
Dielektrika  unter  dem  Einfluss  von  Radium- 
und  Röntgenstrahlen  leitend  für  Elektrizität. 

Von  den  Elektrochemikern  interessie- 
renden Arbeiten  aus  dem  Gebiete  der 
physikalischen  Chemie  sind  folgende  zu 
nennen:  In  einer  Abhandlung  von  J.  G.  Mac 
Gregor53)  wird  unter  Zugrundelegung  der 
Ionisationskoeffizicnten  die  Berechnung  der 
Gefrierpunktserniedrigung  von  Elektrolyten 
durchgeführt.  H.  N.  Morse  und  W.  Horn55) 
konstatieren  auf  Grund  ihrer  Versuche,  dass 
die  für  osmotische  Experimente  nötigen  halb- 
durchlässigen Membranen  wegen  Einschlusses 
von  Luft  nicht  genügend  haltbar  sind.  Sie 

*»)  Compl  rend.  134,  1575. 

**)  Chem.  News  85,  241. 

*>)  Phil.  Mag.  (6)  3.  52. 

Jl ) Compt.  read.  134,  420. 

M)  Diese  Zeiuchr.  IX,  52. 

**)  Americ.  Chem.  Journ.  26,  80. 
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bereiten  ihre  Membranen  durch  Elektrolyse, 
indem  sie  zuerst  Kaliumsulfatlösung  durch 
Kataphorese  durch  die  Thonzelle  pressen, 
wodurch  die  Luft  entfernt  wird.  Dann  bringen 
sie  in  die  Thonzelle  gelbes  Hlutlaugensalz. 
ausserhalb  derselben  Kupfersulfat  und  ver- 
wenden als  Elektroden  Platin  bezw.  Kupfer. 
Durch  einen  Strom  von  HO  Volt  werden 
Kupfer-  bezw.  Ferrocyanionen  in  die  Thon- 
zelle getrieben,  so  dass  sich  etwa  in  der 
Mitte  derselben  die  halbdurchlässige  Ferro- 
eyankupfermembran  bilden  kann,  deren 
Widerstand  oft  bis  12000  Obm  steigt,  was 
ihre  Güte  beweist.  Mit  diesen  Membranen 
konnten  sic  osmotische  Drucke  bis  31  Atmo- 
sphären messen.  — Einen  sehr  interessanten 
Vortrag  über  Becquerelstrahlen  und  die 
radioaktiven  Substanzen  hielt  F.  Giesel  auf 
der  9.  Hauptversammlung  der  deutschen 
elektrochemischen  Gesellschaft*').  Die  Radio- 
aktivität von  Thoriumverbindungen  betrifft 
eine  Abhandlung  von  K.  Rutherford  und 
F.  Soddy“).  F.  Soddy  allein  berichtet 
über  die  Radioaktivität  des  Uraniums**).  Die 
Fällung  von  Kolloiden  durch  Elektrolyte 
ist  der  Gegenstand  einer  Zusammenfassung 
älterer  Arbeiten  über  Kolloide  und  eigener 
Versuche  von  W.  R.  Whitney  und  J.  E. 
Ober**).  Ucber  die  Anwendung  der  Lehre 
von  den  Gasionen  auf  die  Erscheinungen 
der  atmosphärischen  Elektrizität  verbreitet 
sich  H.  Geitel'").  Einen  äussert  klaren  und 
instruktiven  Vortrag  über  positive  Elektronen 
hielt  W.  Wien  auf  der  9.  Hauptversammlung 
der  deutschen  elektrochemischen  Gesell- 
schaft*’). Eine  Zusammenfassung  der  Ge- 
setze der  elektrolytischen  Dissoziation  und 
ihrer  Bedeutung  für  die  Chemie  giebt  M. 
Roloff*’).  Zu  der  im  vorigen  Jahrgang  mit- 
geteilten  Arbeit  von  Urbasch  über  Rotations- 
erscheinungen von  Elektrolyten  in  Magnet- 
feldern hat  sich  eine  Polemik  zwischen 
Urbasch  und  Drude  angesponnen,  welche  vor- 
läufig Behauptung  gegen  Behauptung  stellt“). 

Ein  Gebiet  von  grosser  theoretischer  und 
praktischerBedeutung  sind  bekanntlich  die  elek- 
tromotorischen Beziehungen  von  Metallen  und 
andern  ionenliefernden  Substanzen  zu  Elektro- 
lyten. Das  Potential  von  Ozon  hat  Grafen- 
berg**) gemessen,  indem  er  eine  Ozon-  mit 
einer  Wasscrstoffelcktrode  in  Alkalilaugc 
und  Schwefelsäurelösung  zusammenstellte.  Der 

**)  Sil/ ungilxr u h I (Z.  I.  E. ) VIII,  579. 

**)  Proc.  Che».  Soc.  iS,  120. 

**)  Proc.  Chem  Soc.  iS,  121. 

,r)  Jonni.  Americ.  Cbem.  Soc.  23,  Sa  2. 

**)  Zu.  f.  E.  VIII,  9S1. 

’•)  Sioungvbertchl  f.  E.)  YIU.  5S5. 

*•)  Zu.  anpei».  CI,.  15,  525,  565,  585 

**-**)  Zu.  I.  E.  VIII,  65,  150.  229,  559;  297;  645 


auf  Atmosphärendruck  korrigierte  Wert  der 
Wasserstoff-Ozonkette  beträgt  1,66  Volt.  Bei 
Benutzung  platinierten  Platinblechs  für  die 
Ozonelektrode  liegt  der  Wert  um  etwa  0,1  Volt 
tiefer,  was  sich  aus  dem  katalysierenden  Ein- 
fluss des  Platins,  durch  welchen  Ozon  zer- 
fällt, erklären  lässt.  Auch  R.  Luther  be- 
schäftigt sich  mit  dem  elektromotorischen 
Verhalten  des  Ozons4*).  Bei  dieser  Gelegen- 
heit macht  er  auch  /Xngaben  über  einige  sehr 
merkwürdige  elektrolytische  Experimente, 
welche  scheinbar  die  altgewohnten  That- 
sachen  der  Elektrolyse  auf  den  Kopf  stellen. 
Wird  beispielsweise  Fehling  sehe  Lösung 
elektrolysiert,  so  bildet  sich  an  der  Anode 
Kupferoxydul,  d.  h.  es  tritt  Reduktion  ein. 
Eine  schwach  saure,  mit  Goldchlorid  versetzte 
Tartratlösung  scheidet  an  der  Anode  Gold 
aus.  Eine  mit  Permanganatlösung  versetzte 
gesättigte  Natriumkarbonatlösung  wird  an 
der  Anode  entfärbt.  Salpetersäure  Kali- 
lösung mit  Jodkalium  versetzt,  ergiebt  an 
der  Kathode  Jod.  Luther  erklärt  diese 
Reaktionen  dadurch,  dass  sich  labile  Zwischen- 
stufen bilden,  und  zwar  entstehen  durch  elek- 
trische Reduktion  energischere  Oxydations- 
mittel als  vorher  und  durch  anodische 
Oxydation  energischere  Reduktionsmittel.  Die 
Weinsäure  wird  so  anodisch  zu  Formaldehyd 
oxydiert,  welcher  intensiv  reduzierende  Eigen- 
schaften besitzt  und  Kupferoxydul  bezw. 
Gold  fallt.  Durch  Elektrolyse  von  Natrium- 
karbonat bildet  sich  Natriumperkarbonat, 
welches  Wasserstoffsuperoxyd  liefert,  das  die 
Entfärbung  des  Permanganats  bewirkt.  Sal- 
petersaures Kalium  geht  von  der  Kathode 
in  salpetrigsaures  Kalium  über,  und  dieses 
oxydiert  das  Jodkalium  zu  Jod.  — A.  Brand“) 
hat  die  elektromotorische  Kraft  des  Ozons 
an  platiniertem  Platin  gegen  die  Normal- 
elektrode gemessen  und  mit  der  von  Sauer- 
stoff verglichen.  Der  Unterschied  betragt 
0,5  Volt,  womit  die  Ozonelcktrode  gegen- 
über der  Sauerstoffelektrode  positiver  ist. 
Die  Konzentration  des  Ozons  hat  keinen 
besonders  grossen  Einfluss,  auch  bildet  sich 
ein  Grenzwert  heraus.  — Die  Stickstoff- 
WasserstofTkelte  behandelt  E.  Baur**).  — 
Eine  umfangreiche  Abhandlung  über  die 
Theorie  der  Oxydations-  und  Reduktions- 
ketten hat  C.  F redenhagen  *•)  veröffentlicht. 
— V.Czepinski“)  hatdie  elektromotorischen 
Kräfte  von  Gasketten  gemessen.  Für  die 
Wasserstoff  Sauerstoifkette  hat  er  1,12  Volt 
bei  Atmospharendruck  und  26*  gefunden, 

44)  Aon.  d.  I'lijr».  4]  8,  468. 

•*;  Zu.  snort>.  <’h.  I«|,  305. 

**)  Zu.  anorg.  Ch.  19.  39Ü. 

Zu.  ooorg  Oicu»  30,  1. 
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während  E.  Bose”)  den  Wert  1,1542  Volt 
bestimmte.  — Ueber  Gasketten  und  Gaselek- 
trodenpotentiale verbreitet  sich  R.  Lorenz"). 
— E.  Biron”“)  findet,  dass  die  von  Smale 
gefundenen  abnormen  Potentialwerte  der 
Sauerstoffelektrode  in  Halogenwasserstoff- 
säuren davon  herrühren,  dass  das  Platinschwarz 
die  Oxydation  der  Säuren  durch  den  Sauer- 
stoff zu  freien  Halogenen  begünstige,  wodurch 
Auflösung  von  Platin  und  damit  starke 
Aenderung  desPotentialseintrete.  P.  B o 1 e y 51) 
bestimmte  die  Potentiale  von  Amalgamen, 
wozu  er  sich  ein  besonderes  Kapillarelektro- 
meter konstruierte.  Auch  M.  Reuter") 
arbeitete  über  Amalgampotentiale.  — Ueber 
eine  Methode,  das  absolute  Potential  von 
Elektroden  zu  bestimmen,  berichtete  auf  der 
9.  Hauptversammlung  der  deutschen  elektro- 
chemischen Gesellschaft  J.  Billitzer51).  — 
A.  Finkclstein M)  hat  Versuche  über  das 
passive  Eisen  angestellt,  wodurch  sich  er- 
gab, dass  sich  dasselbe  wie  eine  Elektrode 
aus  Platin  oder  andern  edlen  Metallen  ver- 
hält, also  nicht  von  einer  schlecht  leitenden 
Oxydschicht  bedeckt  sein  kann.  Auch  in 
Cyankalium  und  selbst  in  Eisenchloridlösung 
kann  Eisen  passiviert  werden.  — Eine  grosse 
Anzahl  elektromotorischer  Kombinationen 
hat  Berthelot55)  zusammengestellt,  leider 
haben  seine  Versuche  nur  theoretischen  Wert. 
Gegen  die  von  G.  Meyer  aus  Messungen  der 
Amalgampotentialegeschöpften  Annahme, dass 
die  in  Quecksilber  gelösten  Metalle  einatomig 
sein  müssten,  macht  E.  Haber5”)  den  Einwand 
geltend,  dass  auch  Verbindungen  von  Metall- 
atomen mit  Quecksilber  vorliegcn  könnten. 

**)  Zt».  phy».  Cbem.  34,  701. 

«|  Zu.  anorg.  Ch.  31,  375. 

*•)  Journ.  d.  ras*.  phy«.  chem.  Ge».  33,  474. 

**)  Compt.  rend.  134,  463. 

MM)  Zt*.  f.  E.  VIII,  801,  638. 

M)  Zt*.  phy».  Ch.  39,  91. 

>»)  Compi.  rend.  134,  793,  865,  873,  933,  1009. 

M)  Zu.  phy*.  Chem.  41,  339. 


Die  aus  dieser  Ueberlegung  sich  errechnende 
Formel  wird  eine  andere,  als  sie  Meyer  er- 
hält, aber  der  Unterschied  der  daraus  be- 
rechneten Potentiale  mit  der  von  Meyer 
berechneten  liegt  noch  innerhalb  der  Ver- 
suchsfehler, so  dass  eine  Entscheidung  über 
die  Richtigkeit  der  einen  oder  andern  An- 
sicht vorläufig  nicht  getroffen  werden  kann. 
G.  Bo  d 1 ä n d e r ”’)  hat  nachgewiesen,  dass  in  den 
Cuproverbindungen  einatomige  Cuproionen 
Cu+  vorliegen.  Das  Potential  des  Cupro- 
kupfers  beträgt  auf  H = o bezogen  — 0,454 
Volt,  während  Cuprikupfer  o,328hat,ersteres 
ist  also  edler.  In  verdünnten  Lösungen 
nähern  sich  die  Entladungsspannungcn,  und 
bei  grösseren  Verdünnungen  wird  das  Cupri- 
kupfer edler  als  das  Cuprokupler.  — 
A.  Coehn59)  hat  auf  der  73.  Versammlung 
deutscher  Naturforscher  und  Aerzte  in 
Hamburg  einen  Vortrag  gehalten,  in  dem  er 
zeigte,  dass  die  Entladungspotentiale  von 
Metallen  kleiner  werden,  wenn  das  Metall 
mit  der  Kathode  eine  Legierung  bilden  kann. 
Besonders  bei  Quecksilberelektroden  ist  dies 
sehr  gut  zu  konstatieren.  Wasserstoff  wird 
nur  von  Palladiumelektroden  unter  dem 
Punkt  der  reversiblen  Abscheidung  entladen, 
geht  also  mit  dem  Palladium  eine  Legierung 
ein.  Coehn  hat  noch  die  Zersetzungskurve 
von  KaOH  an  Quecksilberelektroden  fest- 
gestellt, woraus  hervorgeht,  dass  ein  zweiter 
kathodischer  Zersetzungspunkt  existiert,  der 
einem  Kall,- Ion  entsprechen  dürfte.  ln 
einer  Abhandlung  mit  K.  Dannenberg55) 
hat  er  die  betreffenden  Versuchsresultate 
weiterhin  veröffentlicht.  Mit  E.  Neumann 
studierte  A.  Coehn”“)  das  Entladungs- 
potential des  Wasserstoffs  an  einer  Queck- 
silberkathode. 


»’.»•)  Zt».  1.  E.  VIII,  514,  965. 

”5)  Zt*.  phy».  Ch.  38,  609. 

»)  Zt*.  phy».  Ch.  39,  353. 

(Fortsetzung  folgt.) 
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Der  neue  Toblansky'sche  Akkumulator.  (Auto- 
mobile Illustrc  1902.  68.) 

Bei  dem  neuen  Akkumulator  besteht  der 
Träger  der  aktiven  Masse  aus  Blei-Drahtnetz  an 
Stelle  der  Positivplatten,  während  die  Negativ- 
platten  aus  Aluminiumlegierung,  gleichfalls  in 
Form  von  Drahtnetz,  bestehen. 

Die  Leistung  dieses  Akkumulators  beträgt 
18  bis  20  Amp.  und  hat  in  den  zwei  Jahren, 
seit  denen  er  arbeitet,  nicht  die  geringste  Aenderung 


erfahren.  Bei  der  neuen  Anordnung  werden 
Hatten  vermieden;  die  beiden  Streifen  aus 
Drahtnetz,  die  als  einzige  Träger  der  aktiven 
Masse  dienen,  sind  spiraltörmig  zusammen- 
gerollt und  durch  eine  gegen  Elektrolyse  be- 
ständige Masse  von  einander  getrennt.  Der 
Akkumulator  ähnelt  der  ersten  IMant  e schen  An- 
ordnung; nur  ist  das  spiralförmige  Zusammen- 
rollen neu.  Dieser  Umstand  bringt  mancherlei 
Vorteile  mit  sich:  Die  Oberfläche  ist  gegen  die 
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vun  gewöhnlichen  Plauen  bei  gleichem  Preise 
doppelt  so  gross.  Loswerden  lind  Herausfallen 
der  Masse  ist  so  gut  wie  unmöglich.  Das  Volumen, 
und  damit  auch  die  elektrolysierte  Menge,  ist 
ganz  bedeutend  verkleinert;  letztere  wird  Übrigens 
fast  vollständig  absorbiert  und  somit  fixiert,  da 
die  isolierende  Masse  sehr  schwammig  ist. 

Infolge  der  grossen  Mache  können  1 .ailung 
und  Entladung  schnell  erfolgen. 

Die  Leistung  dieser  Form  ist  sehr  zufrieden- 
stellend, da  der  neue  Tobiansky'sche  Akkumu- 
lator 30  bis  3a  Amp. -Stunden  pro  Kilogramm 
Plattengewirht  giebt.  Das  Volumen  eines  5 kg 
wiegenden  Elements  betragt  10  X ■ 5 X 16  cm». 

Die  Abbildung  stellt  einen  Drahtnetzstreilen, 
ein  halb  zusammengerolltes  und  ein  gebrauchs- 
fertiges Element  dar. 


Graphitleren  von  Elektroden.  Clinton  Paul 
Townsend.  (Electrical  World  and  Engineer. 
88a.  190a. 

Die  neue,  vonAcheson  erfundene  Methode 
zum  Graphitieren  von  Elektroden  beruht  auf 


folgendem  einfachen  Prinzip.  Jede  Kohle,  welche 
Unreinigkeiten  in  genügender  Menge  enthalt, 
kann  graphitiert  werden.  Die  Reaktion  scheint 
durch  die  Vermittelung  der  Carbide  ztt  entstehen, 
infolgedessen  müssen  die  vorhandenen  Un- 
reinigkeiten sich  mit  der  Kohle  verbinden  können, 
und  die  Temperatur  muss  Uber  dem  Zersetzungs- 
punkt der  gebildeten  Carbide  liegen.  Da  die 
Reaktion  progressiv  ist,  so  ist  die  Menge  der 
wirklich  vorhandenen  Carbid  bildenden  Bestand- 
teile verhältnismassig  klein. 

Die  notwendige  Warme  wird  von  dem  elektri- 
schen Strom  geliefert  Die  Verbesserung  der  An- 
wendung des  Stromes  ist  nun  zweifacher  Art. 

Artikel,  welche  graphitiert  werden  sollen, 
werden  in  den  Ofen  intl  ihrer  grössten  I .Ingen- 
ausdehnung ijuer  zur  Strom-Richtung  eingebracht 
Ist  die  Form  eine  andere  als  zylindrische,  so 
werden  sie  in  vertikalen  Haufen  angeordnet  und 
durch  Koksstaub  von  einander  getrennt.  Zylinder 
können  mit  einander  in  Kontakt  gebracht  werden, 
da  die  einfache  Beruhrungslinie  genügt,  utn  in 
wirtschaftlicherWci.se  die  erforderliche  Temperatur 
zu  entwickeln. 
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Fig.  99>  Ofen  mit  tu  graphitierenden  Elektroden. 


Oie  beifolgenden  Abbildungen  o;  und  98 
stellen  einen  Ofen  mit  rechtwinkligen  Elektroden 
dar;  Eig.  99  ist  ein  solcher  mit  Cylindern.  Der 
Ofen  besteht  aus  der  Basis  a und  den  Wänden  b, 
welche  aus  feuerfestem  Material  hergcstellt  sind, 
den  Kohlen  c und  der  Leitung  d d.  Der  Boden 
ist  bedeckt  mit  einer  Schicht  von  Karbontndum 
oder  anderem  nicht  leitendem  Material,  auf 
welcher  die  Stosse  e der  geformten  Artikel 
liegen,  welche  von  einander  durch  Koksstaub 
getrennt  sind,  wahrend  in  Fig.  99  die  zylindrischen 
Formen  mit  einander  in  Berührung  sind.  Eine 
dünne  Schicht  desselben  Materials  bedeckt  die 
Stosse,  und  das  Ganze  wird  von  einem  Gemisch 
aus  Sand  und  Koks  bedeckt. 

Man  könnte  glauben,  dass  es  von  wenig 
Belang  ist,  ob  die  Artikel  parallel  oder  quer  zur 
Stromrichtung  liegen;  durch  diese  Aenderung 
der  Lage  wird  indessen  thatsächlich  eine  be- 
deutende Ersparnis  an  Strom  erzielt;  dies  geht 
aus  der  Thatsache  hervor,  dass  die  Querschnitts- 
fläche der  Elektroden  wirklich  geringer  sein  kann 
als  jene  des  leitenden  Bettes.  Das  Verhältnis 
zwischen  diesen  beiden  Flächen  ist  etwa  auf 
:oo  bis  102  festgesetzt.  R. 

Neues  galvanisches  Element  mit  Aluminium. 

E.  Nogier  (Eclairage  Electrique,  1902,  408). 

Verfasser  beobachtete,  dass  beim  Amalga- 
micren  von  Aluminiumstäbchen  starke  Aus- 
blühungen dieses  Metalles  entstehen.  Hierbei 
tritt  eine  starke  Wärmeentwicklung  auf.  Diese 
Erscheinung  zeigt  sich  sowohl  in  der  Luft  wie 
im  Wasser.  Taucht  man  das  Stäbchen  in  Wasser, 
so  zersetzt  sich  dieses  unter  Oxydation  des 
Aluminiums  und  Auftreten  von  Wasserstoffgas. 
Stellt  man  in  dasselbe  Wasser  dem  Aluminium 
gegenüber  ein  Kohlenstabchen  und  schaltet  man 
nach  Schliessung  des  Stromkreises  ein  Galvano- 
meter ein,  so  wird  dieses  kräftig  abgclcnkt.  Die 
E..M.K.  beträgt  1,3  Volt.  Ersetzt  man  das  Wasser 
durch  etne  Kochsalzlosung,  so  steigt  dieselbe  aui 
3 Volt.  Die  K.M.K.  bleibt  ziemlich  unverändert 
so  lange,  bis  das  Aluminium  vollständig  durch 
Oxydation  aulgezehrt  ist.  Sic  sinkt  im  Verlaufe 
langer  Zeit  nur  um  einige  Zehntel  Volt.  N. 

Ein  Thallium -Akkumulator.  A.  L.  Marsh 

(Eleclrochemical  Industry  I,  3,  88,  80.) 

Klekirolysiert  man  eine  Thalliumhydroxyd- 


losung, so  scheidet  sich  an  der  Kathode 
metallisches  Thallium  ab,  während  an  der  Anode 
braunes,  in  Wasser  und  Alkalien  unlösliches 
TljOi  entsteht.  Diese  Thatsache  benutzt  Ver- 
fasser zur  Konstriktion  efnes  neuen  Akkumulators. 
Als  Elektrolyt  dient  eine  verdünnte  Thallium- 
hydroxydlösung, welcher  zur  Erhöhung  der  Leit- 
fähigkeit io •/«  Kalilauge  zugesetzt  sind;  zwei 
dilnnc  Eisenbleche  bilden  zunächst  die  Elektroden. 
Beim  Laden  der  Zelle  scheidet  sich  an  der 
Kathode  schwammiges  Thalliummetall  ab,  während 
an  der  Anode  das  TUO»  in  fester  Form  ausfällt, 
aber  Neigung  zeigt,  abzublätlern,  sobald  der 
Niederschlag  dicker  wird.  Beim  Entladen  ent- 
steht an  beiden  Polen  wieder  TbO,  das  sich  zu 
TIOH  löst.  Die  elektromotorische  Kraft  soll 
etwas  Uber  0,5  Volt  betragen.  Verfasser  giebt 
selbst  an,  dass  der  Akkumulator  lediglich  wissen- 
schaftliches Interesse  habe,  für  praktische  Zwecke 
aber  wohl  kaum  verwendbar  sein  dütlte. 

M. 


Ueber  den  Einfluss  der  Atmosphäre  auf  die 
Leltungsfählgkelt  von  Alumlnlumleglerungen. 

E.  W ilson  (Trans,  of.  British  physical  Soc.  nach 
Zeitschr.  f.  Elektrot.  Wien  1902). 

Verfasser  benutzte  Drähte  von  3,2  mm  Durch- 
messer, die  in  einem  Holzrahmen  aufgespannt 
wurden,  welcher  durch  13  Monate  auf  dem  Dach 
des  King’s  College  in  London  aufgestellt  wurde. 
Die  Oberfläche  der  Drähte  wurde  stellenweise 
stark  angegriffen,  und  durch  die  Bestimmung  der 
Leitfähigkeit  sind  auch  Aenderungen  in  der 
Struktur  der  Drähte  nachgewiesen  worden. 

Die  Musterstilrkc  bestanden  aus  Legierungen 
des  Aluminiums  mit  einem  oder  mehreren  der 
nachfolgenden  Elemente,  wie  Silicium,  Eisen, 
Kupfer,  Nickel,  Mangan  und  Zink,  die  dem 
Aluminium  in  verschiedenen  Mengen  beigesetzt 
worden  sind. 

Den  grössten  Einfluss  hat  das  in  der 
Spannungsreihe  vom  Aluminium  weit  abstehende 
Kupfer. 

Die  Daten  dieser  Versuche  sind  in  der  nach- 
folgenden Tabelle  zusammengcstellt;  aus  ihnen 
geht  hervor,  dass  die  Beimengung  von  Kupfer 
allein  nicht  zu  empfehlen  ist,  und  dass  sich  eine 
Legierung  von  ca.  1%  Nickel  und  i°f«  Kupfer 
sowohl  in  mechanischer  als  elektrischer  Hinsicht 
am  besten  eignet. 
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Zusammensetzung  der  Legierung  in  •/* 

Spezifischer 
Widerstand  in 
10—*  Ohm  vor 
dem  Versuch 

Widerstands- 
änderung in  °jö 
nach  dem 
Versuch 

; *• 

Fe. 

Cu. 

Ni. 

Mn. 

Zn. 

16 

0.31 

0.37 

0. 1 1 

— 

— 

2.92 

1.81 

4 

0.38 

0.25 

0.16 

— 

2.88 

1.83 

«3 

0 

di 

00 

0.25 

1.58 

— 

3-34 

4-5° 

M 

0.40 

°-3* 

1.86 

— 

— 

— 

3-25 

6.18 

'5 

0.40 

0.40 

2.61 

— 

— 

— 

3,34 

8.07 

1 

0.38 

0.22 

0.17 

— 

-- 

O.62 

2.86 

1.98 

2 

o-43 

0.28 

0.30 

— 

— 

1.20 

2.94 

<.30 

5 

043 

o-39 

0.09 

- 

2.04 

307 

2.30 

7 

°-37 

025 

0.05 

075 

- 

3.05 

1.21 

8 

°-35 

0.29 

0.09 

I- IQ 

— 

3.24 

2.07 

20 

o-37 

I.IO 

0.06 

2.25 

— 

3-<S 

1.64 

24 

°-35 

i . 1 6 

0.09 

— 

— 

2-97 

f 

0.60 

3 

°-37 

0.28 

o-59 

— 

— 

0.59 

3-°6 

2.49 

6 

o-39 

0.3* 

0.63 

— 

— 

1.20 

3-<2 

2.00 

17 

o-35 

0.53 

0.10 

O.S3 

— 

O.qO 

3.03 

0.99 

12 

o-3 1 

0.59 

0.19 

1.09 

— 

073 

3-33 

1.21 

18 

o-43 

0.40 

0.2  1 

>•>3 

— 

1.94 

3-24 

2.59 

*9 

°-35 

0.29 

O.  I 1 

2.01 

— 

<•77 

3-2<i 

3-2  1 

11 

0-39 

0.56 

0.24 

2 3' 

— 

0.38 

3.48 

>■93 

22 

o-37 

0.43 

I.08 

1.29 

— 

— 

3-4  < 

— 1.41 

21 

0.39 

J-57 

0.10 

<•39 

— 

3 24 

0.80 

IO 

0.32 

0-54 

0.02 

— 

O.05 

3°9 

0.62 

9 

0.31 

o-35 

0.03 

— 

035 

3-3° 

1.92 

J3 

0.44 

0.56 

O.O9 

— 

1.78 

— 

3-49 

2.20 

N. 


GESCHÄFTLICHES. 


Die  „Elektrische  Lieht-  und  Kraftanlagen- 
Aktien-GeselJsehaft“  schreibt  in  ihrem  Bericht  Uber 
<lat  fünfte  Geschäftsjahr,  umfassend  die  Zeit  vom 
i Oktober  1901  bi*  30.  September  1902  folgendes: 
ln  den  Verhältnissen,  welche  wir  in  unserem  vor- 
jährigen Geschäftsberichte  schilderten,  ist  im  abgelaufenen 
fünften  Geschäftsjahre  der  Gesellschaft  die  erhoffte 
Besserung  ausgeblieben.  Neue  Projekte  für  aussichts- 
reiche Unternehmungen  sind  nicht  an  uns  herangetreten; 
andere,  deren  Erfolg  uns  zweifelhaft  erschien,  mussten 
wir  aus  Gründen  der  Vorsicht  uldehnen. 

Dagegen  nahmen  wir  von  unseren  Effcktenbcitäaden 
weiter  verschiedene  Verkäufe  vor,  wodurch  unser  Bank- 
guthaben eine  entsprechende  Vergrösserung  erfahren 
bat.  Der  bisherige  Rückgang  der  Kurse  einiger  unserer 
Effekten  setzte  sich  im  Laufe  des  Jahres  fort,  und  wir 
waren  daher  genötigt,  grössere  Abschreibungen  auf 
“ßsere  Bestände  zu  machen. 

Gelegentlich  der  Kapitalerhöhung  derGesellschaft 
lär  Eick  irische  Hoch*  und  Untergrundbahnen 


erwarben  wir  M.  Sooooo. — Aktien  der  Gesellschaft. 
Die  Entwicklung  des  Verkehrs  auf  den  in  Betrieb  ge- 
setzten Strecken  dieser  Bahn  hat  uns  zu  dieser  Anlage 
veranlasst.  Ausserdem  haben  wir  einen  Teil  unserer 
\erfügbarcn  Mittel  in  Staatsr-ntcn  und  sonstigen  börsen- 
gängigen, jederzeit  leicht  verkäuflichen  Anhgepapieren 
investiert  und  beabsichtigen,  hierin  fortzufahren. 

Von  unserm  im  vorjährigen  Geschäftsbericht  an- 
gewiesenen Besitz  nn  Aktien  der  Siemens  & llalske 
Aktiengesellschaft  in  Höhe  von  M.  4400000. — 
realisierten  wir  M.  2 000  000. — . 

Die  Brasilianische  Elektrizit äts  - Gesell- 
schaft, an  deren  Aktienkapital  von  M.  5000000. — 
nominal  unsere  Beteiligung  von  M.  t 250000. — mit 
50  9/0  Einzahlung  unverändert  besteht,  verteilt  für  ihr 
am  30.  Juni  d.  J.  abgclaufcnes  Geschäftsjahr  die  der 
letztjährigen  gleiche  Dividende  von  5 0/ft.  Die  Telephon- 
nnlage  in  Rio  de  Janeiro  weist  eine  erfreuliche  Zunahme 
der  Anschlüsse  ruf,  kann  aber  erst  rentabel  werden, 
wetin  die  Zuhl  der  Abonnenten  sich  noch  weiter  ver- 
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mehrt  haben  wird.  Die  Strassen  bahn  Villa  Isabel  in 
Rio  de  Janeiro  lieferte  ein  Ertragnis  von  7 •/„  gegen 
4®l0  in»  Vorjahre.  Die  Entwicklung  der  ßetriebsüber- 
schüsse  nach  Deckung  sämtlicher  Erneuerungen  seit 
l'cbernAlime  der  Bahn  durch  die  Gesellschaft  war  folgende: 
1899/1900  . . . . R*.  204:582  *720 

19000t  ....  „ aSi:  797*'i3o 

190102 „ 411  : 133**1  10 

Der  von  uns  der  Brasilianischen  Elektrizitäts-Gesellschaft 
eingeräumte  Vorschuss  bis  zur  Höhe  von  M.  5000000. — 
wurde  bis  jetzt  mit  M.  4394710. — in  Anspruch  ge- 
nommen. 

Unsere  Beteiligung  an  dem  Syndikat  der  Strassen* 
bahn  Carris  Electricos  in  Bahia  in  Höhe  von 
M.  706000.—  ergab  das  für  das  zweite  Betriebsjahr  von 
der  Betriebspächterin  gewährleistete  Erträgnis  von  6°|0. 

Ein  Mitglied  unseres  Vorstandes  hat  sich  im  Laufe 
des  verflossenen  Sommers  in  Rio  de  Janeiro  und  Bahia 
von  der  gesunden  Entwicklung  der  vorbesprochenen 
Unternehmungen  überzeugt. 

Die  Rheinisch  • Westfälische  Bahngesell* 
schaft,  von  deren  Aktien  wir  unverändert  M.  2 375 000.— 
besitzen,  liefetle  für  das  am  31.  Oktober  1901  beendete 
Geschäftsjahr  wieder  41/*  °/o  Dividende  und  befindet  sich 
in  durchaus  befriedigender  Lage. 

Der  von  uns  an  die  Russische  Elektrotech- 
nische Werke  Siemens  & Hnlske  Aktiengesell- 
schaft in  St.  Petersburg  gewährte  Vorschuss  von 
M.  650000.—  blieb  unter  bisherigen  Bedingungen  be- 
stehen. Unseren  Besitz  an  Aktien  dieser  Gesellschaft 
haben  wir  mit  kleiner  Einbussc  veräussert. 

Die  Deutsche  Telephon  werke  R.  Stock  & Co. 
Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung,  Berlin,  gab  auch 
im  letzten  Jahre  wieder  ein  recht  befriedigendes  Er- 
trägnis. Unsere  Beteiligung  an  dem  Unternehmen  beträgt 
M.  1 035  000. 

Die  Voigt  & Uaeffner  Aktiengesellschaft 
in  Frankfurt  a.  M.  hatte  unter  der  allgemeinen  un- 
günstigen Konjunktur  in  der  elektrotechnischen  Industrie 
zu  leiden  und  verteilte  fiir  ihr  zweites  Geschäftsjahr 
eine  Dividende  von  nur  3 •/*.  Wir  besitzen  von  dem 
M.  2000000. — betragenden  Kapital  der  Gesellschaft 
M.  240  000. — nominal. 

Unsere  Beteiligung  an  dem  Syndikat  für  Ueber- 
nuhmc  von  50  Millionen  Kronen  4 % Schuldverschrei- 
bungen der  Bau-  und  Betriebsgesellschaft  für 
Städtische  Strasse  11  bahnen  in  Wien  fand  durch 
die  Liquidation  der  Gesellschaft  ihre  Erledigung.  Die 
derselben  seiner  Zeit  gewährten  Vorschüsse  wurden 
z.urückgexahlt  Dagegen  gelang  cs  uns,  an  der  durch 
die  Stadt  Wien  ausgegebenen  4 •/*  Investitions-Anleihe 
Konsortialbeteiligung  zu  erhalten.  Ein  Teil  des  hierauf 
entfallenen  Gewinnes  ist  im  Berichtsjahre  zur  Verteilung 
und  Verrechnung  gelangt;  der  Restgewinn  wird  dem 
Erträgnis  des  laufenden  Jahres  zu  gute  kommen. 

Bei  der  Gesellschaft  für  Elektrische  Be- 
leuchtung vom  Jahre  1SS6  in  St.  Petersburg  und 
Moskau  haben  wir  einen  Anteil  von  ca.  Ro.  1 800  000 
an  dem  der  Gesellschaft  von  einem  Konsortium  ge- 
machten Gesamtvorschuss  von  ca.  Ro.  8500000. — . 
Derselbe  wurde  bis  zum  2-/1$.  Januar  1904  verlangen. 
Die  Geschäftsergebnisse  dieser  Gesellschaft  erfuhren 
in  dem  letzten  Geschäftsjahre  wieder  eine  erfreuliche 
Steigerung 

Die  Gesellschaft  fiir  den  Bau  von  Unter- 
grundbahnen, Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung, 
Berlin,  an  welcher  wir  eine  Beteiligung  von  M.  50000. — 
besitzen,  lieferte  fUr  das  letzte  Geschäftsjahr  ein  be- 
friedigendes Erträgnis. 

Von  den  Aktien  der  Elsässische  Maschinen- 
bau-Gesellschaft, Mülhau«en  i.  E.,  besitzen  wir 
30  Stück  im  Nennbeträge  von  Fr*.  120000.—  oder 


M.  96000.  — , die  uns  für  das  abgelaufene  Geschäfts- 
jahr 6 •/*  Dividende  einbrachten. 

Die  Bergmann  Elektrizitätswerke  Aktien- 
gesellschaft, Berlin,  von  deren  Aktien  wir  M.  300000. 
nominal  besitzen,  zahlte  fiir  das  verflossene  Geschäfts- 
jahr eine  Dividende  von  17  */0. 

Ferner  übernahmen  wir  eine  kleine  Unterbeteiligung 
an  dem  Syndikat  der  Underground  Electric  Rail- 
ways  Company  of  London. 

Bilanz-  und  Gewinn-  and  Verlustrechnung, 
zu  welcher  weitere  Bemerkungen  nicht  zu  machen 
sind,  schliessen  mit  einem  verfügbaren  Gewinn  von 
M.  72t  542.22  ab. 


Kupferproduktion  der  WelL  Die  nachfolgende 
Tabelle  giebt  ein  Bild  der  Kupferproduktion  der  Welt 
in  den  letzten  sieben  Jahren. 


Verewigte  Staaten 

Ämter  e 

2uumi 

von  Amerika 

Minen 

1895 

171  197 

86  178 

»57 

375 

1 896 

ioj  894 

So  196 

290 

090 

1897 

216  106 

88  270 

3°4 

37b 

189S 

234  272 

84  554 

3'* 

826 

1899 

20  2 206 

89  240 

35> 

446 

1900 

268  68l 

S9431 

35« 

1 12 

1901 

»&S  »55 

IOO  241 

365 

496 

1902 

140448 

5»  546 

192 

994 

erst«! 

HMtijahi 

1902 

104  085 

37  576 

141 

661 

Juli—  Oktober  (4  Monate) 


(Roigicsser.) 


Die  Telephon-  und  Telegraphen  - Werke 
C.  Lorenz«  Berlin  SO.  26,  senden  uns  ihren  Katalog 
über  das  sPherophon«,  ein  praktisches  Haustelephon, 
• len  wir  der  Beachtung  unserer  Leser  bestens  empfehlen. 


Von  der  bekannten  Broschüre  der  Firma  Umbreit 
& Matthes  ln  Lelpzig-Plagwitz  über  das  >Cupron- 
Klementc  ist  nunmehr  die  dritte  Auflage  erschienen, 
welche  Interessenten  seitens  dieser  Firma  auf  Wuusch 
gerne  zugesandt  wird. 


Elektrische  Anlagen  ln  Rum&nlen.  Für  die 

deutschen  Elektrizitäts-Gesellschaften  dürfte  die  Mit- 
teilung der  deutschen  Handelskammer  für  Rumänien 
von  Interesse  sein,  dass  in  den  letzten  Wochen  in 
Rumänien  eine  Anzahl  bedeutender  Vertragsabschlüsse 
betr.  Errichtung  elektrischer  Anlagen  bethätigt  wurden. 
Ausser  mehreren  Privatanlagen,  die  wegen  ihres  Um- 
fanges Anspruch  auf  besondere  Beachtung  haben,  wurden 
die  städtischen  Zentralen  in  Konstantza,  Bacau  und 
Tirgovlste  vergeben,  und  der  Vertragsabschluss  wegen 
der  städtischen  Zentrale  in  Roman  steht  nahe  bevor. 
Fiel  auch  der  Löwenanteil  an  diesen  Arbeiten  erfreu- 
licherweise einer  deutschen  Firma  zu,  so  ist  doch  ru 
bedauern,  dass  die  Elektrizitäts-Gesellschaften  in  Deutsch- 
land im  allgemeinen  den  bezüglichen  Verhältnissen 
in  Rumänien  nur  geringe  Aufmerksamkeit  schenken. 
Rumäniens  Staatsfinanzen  sind  in  der  Konsolidierung 
begriffen,  und  da  auch  die  diesjährige  Ernte  glänzend 
zu  werden  verspricht,  so  werden  auch  etwaige  finanzielle 
Bedenken  leichter,  als  dies  noch  vor  kurzem  der  Fall 
war,  befriedigende  Lösung  linden.  Es  wird  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dass  fiir  diejenigen,  die  in  dem 
industriell  noch  wenig  entwickelten  Rumänien  Fabriken 
anlegcn  wollen,  jetzt  die  geeignetste  Zeit  sei,  ihr  Vor- 
haben auszuführen.  Rumänien  steht  vor  der  Erneuerung 
der  Handelsverträge,  und  diejenigen,  welche  hier  Fabriken 
besitzen,  werden  hierbei  mit  leichter  Mühe  einen  Zoll- 
schutz für  ihre  Erzeugnisse  erreichen.  Eine  bekannte 
englische  Firma,  die  in  Rumänien  bereits  eine  Fabrik 
besitzt,  erwarb  mit  Rücksicht  hierauf  bereits  die  Licenz 
für  Errichtung  von  sechs  weiteren  Fabriken  (der  Textil- 
branche). Auch  Holländer,  Belgier,  Franzose»  und 
Italiener  sind  in  dieser  Richtung  bemüht. 
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Pa  tc  nt-  Anmeldungen. 

KI.  iah.  W.  1 8 f>2o.  Mastregel  zur  Verhütung  schäd- 
licher Neben-  und  Erdschlüsse  bei  Speisung  elektro- 
lytischer Zellen.  Adolf  Wünsche,  Charlottenburg, 
Bismarck str.  35. 

Kl.  12  i.  F.  16  011.  Ozonentwickler.  Hermann  Otto 
Foersterling,  Friedenau  bei  Berlin. 

Kl.  I2n.  F.  16711.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Bleisuperoxyd  neben  metallischem  Blei  durch  Elektro- 
lyse einer  lileinüratlbsung.  Dr.  P.  Ferchland, 
Halle  a.  S.,  Frciimfelderstr.  6. 

Kl.  21b.  D.  10669.  Verfahren  zur  Regenerierung  einer 
ChromntBüasigkeit  von  dcpolnrisierten  Primarbatterien. 
Herman  Jaijues  Dercum,  Philadelphia. 

Kl.  21b.  B.  24603.  Elektrischer  Ofen.  Dr.  Fritz 
Blau,  Wien,  und  Ewald  Kasch,  Potsdam. 

Kl.  2t  f.  H.  25694.  Elektrische  Lampe  mit  leitender 
(las-  oder  Dampfsäule.  Peter  Cooper  He  will,  New 
York. 

Kl.  21  f.  W.  14448.  Verfahren  zur  Herstellung  eine* 
Osmium  - Leuchtfadens;  Zus.  z.  Anm.  W.  13630. 
Dr.  Carl  Auer  von  Welshach,  Wien. 

Kl.  48a.  C.  8222.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
zinnfarbigen  Ueberzugcs  auf  Gegenständen  aus  Zink, 
Blei  und  dergl.  oder  Legierungen  solcher  Metalle. 
Elektro- Metallurgie  G.  m.  b.  II.,  Berlin. 

Kl.  21  c.  A.  894S.  Flüssigkeitsaniasswiderstand.  All- 
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft  Berlin. 

Kl.  48a.  L.  17  172.  Verfahren  zur  Vorbereitung  von 
Metallgegenständen  für  die  galvanoplastische  Wider- 
gabe  in  heissen  Elektrolyten.  Dr.  G.  Langbein  & Co., 
Lcipzig-Sei  lerhausen. 

Kl.  21b.  H.  26775.  Thermoelement,  bei  welchem  die 
Wärme  der  Heizflamme  von  einem  der  thermo- 
elektrisch wirkenden  Körper  nach  der  Erregungsstcllc 
hin  geleitet  wird.  Albrecht  Heil,  Frankfurt  a.  M. 

KL  2 1 b.  H.  27484.  Thermoelement,  bei  welchem 
die  Wärme  der  Heizflamme  den  wirksamen  Körpern 
durch  einen  W&rmeüberträger  zugeführt  wird.  Albrecht 
Heil.  Frankfurt  a.  M. 

KL  2 ic.  S.  15727.  Sicherungspatrone  für  elektrische 
Leitungen.  Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  21c.  A.  9001.  Verfahren  und  Vorrichtung  zum 
Auf  finden  von  Kurzschlüssen  ln  Sammlerbatterien. 
Akkamulatorcnwerke  C.  Schulz,  Witten  a.  Ruhr. 

KL  21  g.  N.  6200.  Verfahren  zur  Herstellung  elektrischer 
Kondensatoren  unter  Anwendung  von  Hitze  und  Druck. 
Nostitz  und  Koch,  Chemnitz. 

KL  21b.  C.  9642.  Verfahren  zur  Herstellung  künst- 
lichen Bimsteins  von  bestimmter  Porosität,  besonder* 
für  elektrische  Sammler.  Paul  Chapuy  et  Cie., 
Vtncennet,  Frankr. 

Kl.  21h.  K.  22617.  Elektrischer  Ofen  zum  Erhitzen 
und  Schmelzen  beliebiger  Stoffe  mit  von  Induktions- 
strömen  durchflossenem  und  von  diesen  erhitztem 
Heizwiderstand.  Keller,  Leleux  & Cie.,  Paris. 

Kl.2ia.  G.  16173.  Einrichtung  zur  Regelung  der 
Empfindlichkeit  eines  Fritters  Gesellschaft  für  draht- 
lose Telegraphie,  System  Prof.  Braun  und  Siemens 
& Halske,  G.  m.  b.  H..  Berlin. 

KL  21  a.  S.  16048.  Enjpfänger  für  elektrische  Wellen. 
Societe  Francaise  des  Tdegraphe*  et  T6lcphones  san* 
61.  Paris. 

Kl.  21  a.  S.  16764.  Empfänger  für  elektrische  Welten; 
Zus.  t.  Anm.  S.  16048.  Societe  Frnngaise  des 
Telegrtphes  et  Tel6phonex  san*  fil,  Paris. 

Erteilungen. 

Kl.  21b.  138227.  Galvanisches  Doppelelement.  Hermann 
Bley,  Ilmenau  i.  Th. 


Kl.  21  b.  138228.  Verfahren  zur  Herstellung  der  wirk- 
samen Masse  von  Sammlerclektroden.  Dr.  Friedrich 
Wilhelm  Sch  m id  t • A 1 1 w e gg,  Frankfurt  a.  M.,  Nidda- 
strasse  90. 

Kl.  21  c.  138189.  Elektrischer  Widerstand.  The 
Electrie  Controller  & Supply  Company, 
Cleveland. 

Kl.  21  a.  138277.  Fritter.  Ferdinand  Schneider, 
Fulda. 

KL  40a.  138261.  Verfahren  der  trockenen  Sulfatisicmng 
von  Erzen,  welche  die  Schwermetalle,  Eisen,  Nicke), 
Kupfer.  Silber  als  Schwefel-  und  Arsenverbindungcn, 
die  Leichtmetalle,  Magnesium,  Aluminium  und  Alkali- 
m et  alle  in  oxydischen,  kicsclsauren  oder  kohlensauren 
Verbindungen  enthalten;  Zus,  z.  Anm.  130298. 
Siemens  & Halske,  Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  120.  138442.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 

stellung von  Alkoholen  bezw.  Aldehyden  oder  Ketonen 
aas  Salzen  vnn  Carbon  sauren.  Dr.  Martin  Moeit, 
Höchst  a.  M , Kl.  Brüningstr.  la. 

Kl.  21  c.  138448.  Verfahren  sur  Erzielung  einer  glänzen- 
den Oberfläche  auf  Kohletcilen.  Siemens  & Halske, 
Akt. -Ges.,  Berlin. 

Kl.  2 ic.  138400.  Quecksilbenroltameter.  Friedrich 
Lux,  Heidelberg,  Bergatr.  t. 

Kl.  2 1 f.  138347.  Kegelungsvorrichtung  für  Bogen- 
lampen mit  nach  unten  gerichteten  Elektroden.  Zus. 
z.  Pal.  135  011.  Fa.  Hugo  Bremer,  Neheim.  Ruhr. 

Kl.  2 1 f.  13845t-  Verfahren  zur  Beleuchtung  mit 
Vakuumröhren.  Moore  Electrical  Company, 
New  York. 

Kl.  21  f.  138467.  Bogenlampe  mit  Carbidelektroden. 
Dr.  Herman  J.  Keyzer,  Amsterdam. 

KL  21  f.  138  468.  Glühkörper  für  elektrische  Glühlampen. 
Fa.  Carl  Pieper,  Berlin. 

Kl.  32a.  138416.  Elektrischer  Glasschmelzofen,  Franz 
Heinrich  Becker,  Cöln-Nippes. 

Kl.  12h.  138537.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
Platinelektrode;  Zus.  z.  Pal.  132  588.  W.  C.  Hcriieus, 
Hanau. 

Kl.  2 1 f.  138580.  Bogenlampe  für  photographische 
Zwecke  mit  einseitig  geworfenem  Lichtkegel.  Fritz 
Leyde,  Dresden. 

Kl.  2 1 f.  138656.  Elektrische  Glühlampe  mit  zwei 
Glühfäden.  J.  M innig h,  Scheveningen. 

Kl.  21  h.  138659.  Elektrischer  Ofen  zum  Zusammen- 
backen  von  feinen  Erzen  und  Zuschlägen  mit  un- 
unterbrochener Beschickung.  Marcus  Ruthenburg, 
Philadelphia. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21  f.  183998.  Aus  Magnesia  oder  anderen  hoch- 
feuerbeständigen  mineralischen  Massen  hergestellter 
Gliihkörperträgcr  für  seitlichen  Aufhang,  dessen  Be- 
festigung durch  einen  am  Ende  zur  Spirale  aus- 
gebildeten  Metallstift  erfolgt.  Otto  Fischer,  Sitzen- 
dorf  i.  Schwarzathal. 

Kl.  2 1 f.  184008.  Kühlvorrichtung  der  Bogenlntnpen- 
Elektrodcn,  bestehend  aus  einem  über  die  Elektrode 
geschobenen,  von  kaltem  Wasser  durchflossenen  hohlen 
Mantel,  der  auch  als  Führung  hezw.  Klemmvorrichtung 
der  von  der  Hand  zu  regulierenden  Elektrode  dient. 
Körting  & Malinesen,  Akt.-Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  30 f.  183945.  Galvano-elektrische  Körperkette  mit 
einem  mit  den  Polen  der  Kette  verbundenen  Element 
^Trockenelement).  Fa.  Adolpf  Winter,  Stettin. 

Kl.  30L  1S4193.  Induktorium,  in  welchem  Batterie, 

Unterbrecher,  Induktionsapparat  und  Abschwächer  in 
Stabform  vereinigt  sind.  American  Electrical 
Novelty  & Mfg,  Co.  G.  m.  b H.,  Berlin. 
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Kl.  21  L 184893.  Elektrisches  Taschenlicht  mit  Hülse 
und  in  die  Hülse  cingeschohcnem  stabförmigen  Eie* 
ment,  bei  welchem  Hülse  und  Element  sich  in  einer 
kulissenartigen  Führung  führen.  Multiplex  Inter- 
nationale Gaszünder-Gesellschaft  in.  b.  H., 
Berlin. 

Kl.  21  1>.  185003.  Elektrisches  Element  mit  diagonal 

gestellten  Platten.  Richard  Hennig,  Schweiz  a.  W. 

Kl.  alb.  i85  374*  Zinkelektrode  für  Trockenbatterien, 
aus  einem  kurzen  Zinkrohr  mit  nach  innen  umgebogenem 
unteren  Rand  und  mit  diesem  Rand  verlöteter  Zink- 
scheibc.  Fritz  Unger,  Berlin,  Kottbuserdamm  5. 

Kl.  21  c.  184955.  Mit  einer  Rostschulzschicht  und 
einem  isolierenden  Ueberzug  versehene  Befcatigungs- 
inittel  für  elektrische  Leitungsdrähte.  Ernst  Wagen  er, 
Altena  i.  W. 

Kl.  30  f.  184975.  Elektrophalischer  Gürtel  mit  Kupfer* 
und  Zinkplatten  und  Vorrichtung  zuin  Anschluss  einer 
Stromleitnng.  Dr.  Carl  Ringelmann,  Genf. 

Kl.  21c.  185060.  Unverwechselbare  Schmelzsicherung 
mit  Plombiervorrichtung.  Akt.-Gcs.  Mix  & Genest, 
Telephon-  und  Telegraphen- Werke,  Berlin. 

Kl.  ai  d.  185923.  Kohlcnkontakt  für  elektrische 
Maschinen,  dessen  einzelne,  von  besonderen  Haltern 
getragene  Teilkontakte  übereinander  greifen.  L.  Vogler, 
elektrotechnische  Werkstätte,  Kamenz  i.  S. 

Kl.  21  d.  186354.  Aus  ineinander  geschachtelten 
Metallfoliblättchen  bestehende  Stromabnehmerbürste. 
Otto  Siebers,  Dresden,  Wittenbergerstr.  60. 

Kl.  21b.  186464.  Akkumulator,  dessen  Platten  in 

mit  Isoliermaterial  überzogenes  Tuch  eingehüllt  sind. 
Max  Günther,  Berlin,  Frankfurter  Allee  127. 

Kl.  21  f.  186613.  Dochtkohle  mit  zwei  konzentrischen 
Kernen,  deren  äusserer  Kern  mehr  Leuchtzusätze  besitzt 
als  der  innere.  Gebr.  Siemens  & Co.,  Charlottenburg. 

Kl.  21  f.  186  614.  Dochtkohle,  deren  Docht  aus  einem 
Stab  von  sternförmigem  Querschnitt  und  einem  den- 
selben umschliessenden  Mantel  besteht.  Gebr. 
Siemens  & Co.,  Charlottenburg. 

Kl.  85  c.  186656.  Anlage  zur  biologischen  Reinigung 
von  Abwässern  mit  senkrecht  Übereinanderliegenden 
Oxydationsgefässen.  Wilhelm  Rothe  & Comp., 
Berlin, 

Kl.  30  f.  fS6  889.  Elektrisch  heizbare  Heissluftksmmer 
filr  Ohrcnbehandlungcn,  bestehend  aus  zwei  ineinander- 
liegenden Metallkästen,  von  denen  der  durch  Zwischen- 
wände in  mehreren  Kimmcrn  unterteilte  Innenkasten 
die  Heizvorrichtung  enthält.  Reiniger,  Gebbert 
& Schall,  Erlangen. 

Kl.  30  f.  186890.  Elektrisch  heizbarer  Warmluftbläser 
für  Behandlung  von  Hornhauttrübung,  mit  kesselartig 
erweitertem  Heizraun)  und  eingebautem  Thermometer. 
Reiniger,  Gebbert  & Schall,  Erlangen. 

Kl.  21  c.  187038.  Sicberungselcment,  dessen  Gehäuse 
aus  einem  einzigen  Stück  besteht,  in  welchem  sämt- 
liche stromführendeu  Teile  versenkt  untergebracht 
sind-  Ed.  J.  von  der  Hey  de,  Berlin,  Glognuerstr.  2 1. 

Kl.  21  c.  187039.  Sichcruugselement  mit  Einsatzstift 
aus  nichtleitendem  Material  in  der  Kontaktschraubc, 
dem  eine  Bohrung  von  entsprechender  Tiefe  im 
Stöpsel  entspricht.  Ed.  J.  von  der  Hey  de,  Berlin, 
Glogauerstr.  21. 

Kl.  21  c.  187041.  Sicherungselement  mit  seitlichen 
I.angsmiten  im  Gehäuse.  Ed.  J.  von  der  Hey  de, 
Berlin,  Glogauerstr.  21. 

Kl.  21  b.  187  128.  Galvanisches  Element,  bestehend 
aus  einem  emaillierten  Eisengcfäss,  auf  dessen  Boden 
Zinkabfälle  als  negative  l'ol-Elektrude  gelagert  und 
an  dessen  Deckel  die  Kohlcnelektrode  in  horizontaler 
Lage,  sowie  die  Kontaktvorrichtung  für  die  Zink- 
elektrode befestigt  sind.  J.  H.  Graeber,  Basel,  und 
Th.  Haass,  St.  Ludwig  i.  E, 


Kl.  21c.  187040.  Sicherungselement  mit  unverwechsel- 
barem Stöpsel,  der  am  unteren  Ende  mit  Anschlag* 
fläche  ousgesiattet  ist.  Ed.  J.  von  der  Hey  de, 
Berlin,  Glogauerstr.  21. 

Kl.  21  f.  187  196.  Bogenlampe  mit  nebeneinander 
stehenden  Elektroden  und  einem  den  Lichtbogen  um- 
schliessenden Windschutzring.  Körting&  Malinesen, 
Akt. -Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  21  c.  187  138.  Aus  Isoliermaterial  bestehende 
Hülse  für  Bundstelien  an  isolierten  elektrischen 
Leitungen,  um  ein  Einschneiden  des  Bindedrahtes  io 
die  Isolierung  zu  verhüten.  Karl  Ketterer,  Ludwigs- 
hafen a.  Kh.,  Wredestr.  33. 

Kl.  1 1 f.  187354.  Bogenlampe  mit  nebeneinander 

stehenden  Elektroden  und  abnehmbarer,  den  Licht- 
bogen eng  umschliessender  Glasglocke  mit  die  Loft 
in  beschränktem  Masse  zulassenden  Ventilations- 
öfTnungen.  Körting  & Mathiesen,  Akt.  - Ges.. 
Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  2t  f.  187  357.  Bogenlampe  mit  nach  unten  stets 
um  dieselbe  Lange  nachgeschobenen  und  länglichen, 
durch  Einschnürung  oder  Zwischenräume  getrennten, 
cv.  mit  Dochten  versehenen  Elektroden.  Deutsche 
Gesellschaft  für  Bremerlicht  m.  b.  H.,  Neheim. 

Kl.  21  b.  1 87  506.  Akkumulatorenplatte  mit  zahlreichen 
Erhöhungen  auf  beiden  Seiten  der  ungeschwächten 
Bleiplatte.  Hermann  Nachreiner,  Dresden-Cotta. 
Briesnitzerstr.  9. 

Kl.  21b.  187675.  Akkumulator,  zusammengesetzt  ans 

mit  aktiver  Masse  Überdeckten  ßleifolieblättcrn  mit 
Zwischenlagen  aus  Löschpapier  in  säurefesten  Papier- 
machegefässen.  Friedrich  Lauer,  Stuttgart,  Hohe- 
Strasse  II. 

KI.  21  b.  188027.  Galvanisches  Trockenelement  oder 
Batterie  mit  Glühlampengewinde.  Friedrich  Piltz 
& Sohn,  Ileidenheim  am  Brenz. 

Kl.  2t  c.  188192.  Explosionssicherer  Stöpsel  für  elek- 
trische Schmelzsicherungen,  bei  welchem  in  einer 
OefTnung  des  Deckels  feine  Drahtnetze  angeordnet 
sind.  Wilhelm  Ilofmann,  Kötsschenbroda. 

KL  2t  d.  188160.  Wirkungselcment  mit  an  den  Seiten 
des  Ankers  achsial  verlaufenden  Ansätzen.  Elek- 
trizitäts-Akt.-Ges.  vorm.  W.  Lahm  eye  r & Co.,  Frank- 
furt a.  M. 

Kl.  2 1 h.  187513.  Elektrisch  zu  beheizendes  Gefäs« 
mit  Ilohlräumen  zur  Aufnahme  der  elektrischen 
Heizung.  Dr.  Fritz  Iiaufland,  Berlin,  Friedenstr.  108 

Kl.  54g.  187773.  Galvanisierte  Zinkklechplaltcn  ont 

Tiefprägung  für  Gla*p)akate.  Gustav  Wittkowski, 
Charlottenburg,  Knesebeckstr.  75. 

Kl.  1 2 1.  188732.  Elektrische  Heizplatte  für  Exsiccatorcn 
mit  und  ohne  Vakuum  aus  kapselförmig  geschlossenem 
Mctallgefäss  und  eingelegtem  Leitung«-  und  Isoticr- 
material.  Fa.  Franz  Hugerthoff,  Leipzig. 

Kl.  21I».  188420.  Trockenelement  mit  abnehmbarem 

unteren  Boden  Dr.  Friedr.  Sch  eiding,  Hamburg. 
Konventstr.  17. 

Kl.  2 1 f.  188494.  Bogenlampe  für  photographische 
Port rnitnuf nahmen  nnt  unterhalb  des  Bogens  unge- 
ordneten, den  Bogen  eng  umschliessendem,  auswechsel- 
barem Leuchtschirm,  Körting  & Mathiesen,  Akt- 
Ges  , Leutzsch- Leipzig. 

KL  21  f.  188598  Bei  Bogenlampen  mit  nach  unten 
gerichteten  Elektroden  die  Anordnung  von  mit  Metall 
überzogenen,  am  oberen  Ende  eingespnnnten  Elek- 
troden. Deutsche  Gesellschaft  für  Bremer- 
licht,  G.  m.  b.  II.,  Neheim. 

Kl.  2 1 f.  188599.  Bogenlampen  mit  Reguliermagnet 
zum  allmählichen  Nachlassen  der  Kohlen  und  be- 
sonderem Magnet  für  die  Entfernung  der  Kohlen- 
spitzen in  horizontaler  Richtung.  Deutsche  Ge 
Seilschaft  für  Bremerlicht  m.  b.  II  , Neheim 
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t S H A L T:  Utbor  eimam  ******  e/ek/rucken  Akkumulator  A/i Uailmng  vom  Dr.  D.  Tammati,  — Vm/rrtonr  /«Jr  Gafvomo- 
Ui  km*  kor  im  Grmarkafirdormmgtiiamti  d*r  k.  k Ha  ndolt  mimii  tort*  mt  im  Wtom.  Vom  Dr  Htimrick  Potmock.  — Du  elektrischen 
laytor-Oo/en  im  Prmm  Vom,  ft.  Y.  Vom  Frank  C Parkink.  — Dia  Elektrockomia  im  Johra  190  j Vom  Dr.  kt.  Kr  Agar.  — 
Ke f träte  Patent  Ratgreckmmgem  - Altgomaiuot  Rücker  und  ZeittchriftenUekersicht  GetchäflHchet  Patent Geber juk,. 


ÜBER  EINEN  NEUEN  ELEKTRISCHEN  AKKUMULATOR.  \y/ 

Mitteilung  von  Dr.  D Tommasi. 


Die  Platten  des  neuen  Akkumulators 
bestehen  aus  einen)  Bleirahmen,  der  eine 
sehr  bedeutende  Anzahl  von  gleichfalls  aus 
Blei  bestehenden  Lamellen  enthalt.  Letztere 


Fijf.  100.  Akkumulator  Tommasi. 


>tehen  sehr  eng  aneinander  und  haben  den 
Zweck,  die  aktive  Masse  zusammcnztihalten 
und  den  Strom  nach  allen  Punkten  derselben 
zu  leiten.  Die  Lamellen  sind  in  Gruppen 


zu  jc  7 geordnet,  die  abwechselnd  in  zwei 
zu  einander  rechtwinkligen  Richtungen,  die 
einen  vertikal,  die  anderen  horizontal,  liegen. 
Infolge  dieser  Anordnung  aussert  sich  die 
Ausdehnung  der  Platte  zugleich  in  beiden 


J- 


Kir.  fot.  I’lofi r de«  Akkumulator  Tommasi. 

Richtungen  und  ist  daher  weit  weniger 
fühlbar.  Jede  Platte  enthalt  Hl  Zellen  von 
1 5 nun,  von  denen  jede,  wie  gesagt,  7 Lamellen 
enthalt.  Im  Mittelpunkt  jeder  Zelle  tragt 
die  betreffende  Lamelle  einen  kleinen  Blei- 
ring,  der  den  Durchgang  des  Klektrolyten 
und  seine  Diffusion  innerhalb  der  aktiven 
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Masse  gestatten  soll.  Die  Platte  ist  auf 
beiden  Seiten  mit  einer  bleiernen  Diagonal- 
platte versehen,  wodurch  der  Strom  direkt 
nach  allen  Punkten  gelangen  kann  und  eine 
gleichförmige  Stromverteilung  ermöglicht 
wird.  Die  aktive  Masse  (Bleioxyd  oder 
Bleischwamm)  wird  in  alle  in  der  Platte  be 
findlichen  Hohlraume  eingeführt  und  durch 
die  einzelnen,  die  Hohlräume  durchziehenden 
Lamellen  festgehalten.  Die  die  kleinen 
Ringe  im  Mittelpunkte  jeder  Zelle  verstopfende 
aktive  Masse  wird  hierauf  entfernt,  sodass 
der  Klektrolyt  mit  allen  Punkten  der  aktiven 
Masse  leicht  in  Kontakt  kommen  kann. 
Diese  Anordnung  vermeidet  auch  die  Bildung 
von  Konzentrationsströmen,  infolge  der  voll- 
ständigen Diflusion  des  Klektrolyten  in  die 
verschiedenen  Teile  der  aktiven  Masse. 

Die  Konstanten  dieses  Akkumulators 
von  Typus  Ts  lassen  sich  folgendermassen 
zusammenfassen : 

Plattenzahl 5 

Zahl  der  Positivplatten 2 


Plattenlange  in  mm 140 

Plattenbreite  » > 140 

Plattendicke  > > 3 

Dauer  der  Entladung  in  Stunden  5 

Homogene  nutzbare  Potentialdifferenz 

in  Volt  1.9 

Leistung  in  Amperes  4 

» > » pro  kg  nutz- 
barer Platten1) 3.8 

Kapazität  in  Amp.-Stunden  ...  2.8 

t > > pro  kg. 

Platten 17.75 

Kraft  in  Watt 11.4 

» » > pro  kg  Platten  . . 7.1 

Energie  in  Wattstunden  ....  54.15 

» » » pro  kg  Platten  33.7 


Wenn  man  mit  I Amp.  pro  kg  Platten 
arbeitet,  so  erzielt  man  gewöhnlich  eine 
Kapazität  von  36  bis  38  Amperestunden, 
d.  h.  22  bis  24  nutzbare  Amperestunden, 
gleichfalls  pro  kg  Platten. 

*)  2 positive  und  2 negative. 


MEISTERKURSE 

FÜR  GALVANOTECHNIKER  IM  GEWERBEFÖRDERUNGSDIENST 
DES  K.  K.  HANDELSMINISTERIUMS  IN  WIEN. 

Von  Dr.  Heinrich  i’aweck. 


Die  Galvanotechnik  ist  derjenige  Zweig 
der  praktischen  Elektrochemie,  welcher  am 
frühesten  im  gewerblichen  Leben  infolge  seiner 
raschen  Entwicklung  vielseitige  Anwendung 
fand. 

Insbesondere  boten  die  Erfindung  der 
Galvanoplastik  durch  Jacobi  und  gleich 
zeitig  unabhängig  von  ihm  durch  Spencer 
im  Jahre  1837  und  die  Arbeiten  de  Ruolz', 
welcher  im  Jahre  1841  in  einer  Denkschrift 
seine  galvanotcchnischen  Methoden  ausführ- 
lich beschrieb,  die  mächtigste  Anregung.  Bald 
darauf  wurde  die  Fabrik  von  Christofle  in 
Paris  und  die  der  Gebrüder  Elkington  in 
Birmingham  gegründet;  seither  nahm  das 
Gewerbe  des  Galvanoplastiken  und  Gal- 
vaniseurs raschen  Aufschwung,  und  aus  der 
alten  Schule  lagt  namentlich  Roseleur  mit 
»einen  tüchtigen  Leistungen  auf  diesem  Ge- 
biete hervor. 

Die  neue  Erwerbsquelle  beschäftigte  gar 
bald  viele  Kleinbetriebe,  namentlich  in  Frank- 


reich, Deutschland  und  Oesterreich,  und 
ebenso  wuchs  auch  die  Zahl  derjenigen, 
welche,  mit  der  notdürftigsten  Einrichtung 
ausgestattet,  mit  einer  galvanischen  Batterie 
und  einer  Porzellanschale  oder  einem  grösseren 
Galvanisiertrog  primitiv  ihr  Handwerk  be 
trieben. 

Die  Vervollkommnungen  der  Elektro 
technik  bürgerten  sich  nur  langsam  in  den 
kleinen  Werkstätten  ein,  sodass  heute  noch 
manche  Galvaniseure  anzutreffen  sind,  welche 
Messinstrumente,  Widerstände  und  Dynamo 
maschinen  für  ihre  Zwecke  entbehrlich  halten, 
ganz  besonders  aber  blieb  das  galvano- 
technische Gewerbe  von  den  Fortschritten 
der  Elektrochemie  so  ziemlich  unberührt. 
Die  althergewohnten,  empirisch  ermittelten, 
im  allgemeinen  vorzüglichen  Badrecepte  be- 
friedigten genugsam,  und  gerade  deshalb 
übersah  man  die  Vorteile,  welche  die  moderne 
Elektrochemie  in  nutzbringender  Verwertung 
der  Galvanotechnik  entgegenbringt. 
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Aber  auch  der  Galvanotechniker  musste 
die  Erfahrung  machen,  dass  Stillstand  Rück- 
schritt bedeutet  Ueberblickt  man  das  galvano- 
technische Arbeitsfeld,  den  gegenwärtigen 
Stand  des  Erreichten  und  die  Stellung  im 
Rahmen  der  gesamten  Industrie,  so  fällt 
uns  gerade  jetzt  ein  markanter  Wendepunkt 
sowohl  in  den  wirtschaftlichen  Verhältnissen, 
sowie  auch  in  der  praktischen  Thätigkcit  in 
die  Augen.  Die  steigenden  Bedürfnisse  des 
Alltagslebens,  der  allgemeine  Aufschwung 
industrieller  Unternehmungen,  die  immer 
vollkommenere  Ausbildung  der  Fabriks- 
anlagen, die  Zusammenziehung  verschiedener 
gewei  blicher  Betriebe  zu  einheitlich  schaffen- 
den, vielgegliederten,  selbständig  auftreten- 
den Grossbetrieben  bedingen  heute  das  Ver 
lassen  des  empirischen  Bodens,  auf  dem  bis- 
her die  Galvanotechnik  so  sicher  festgewurzelt 
stand;  frische  Kräfte  treiben  bereits  in  dem 
alten  Stamme,  und  das  Gesetz  der  Anpassung 
an  die  Umgebung  wirkt  auch  hier  vorteil- 
haft auf  die  notwendige  Entwicklung  eines 
der  ältesten  Industriezweige. 

Dem  kleinen,  selbständig  arbeitenden 
Gewerbetreibenden,  Elektroplattierer  und 
Galvaniseur  sind  die  Gesetze  der  Elektro- 
technik und  Elektrochemie  noch  immer  so 
gut  wie  fremd;  manuelle  Geschicklichkeit 
und  hart  erworbene,  empirische  Kenntnisse 
leiten  ihn  allein  bei  der  Ausübung  seines 
Berufes. 

In  einer  Zeit,  wo  der  Konkurrenzkampf 
den  Kleingewerbetreibenden  so  unbarmherzig 
druckt,  immer  schwierigere,  technische  Auf 
gaben  an  ihn  herantreten,  ist  vor  allem  die 
exakte  Schulung,  die  theoretische  und  prak- 
tische Fortbildung  mit  Zugrundelegung  aller 
durch  die  Fortschritte  der  Wissenschaft  und 
Praxis  gegebenen  Behelfe  die  beste  Förderung 
in  seinem  Wirkungskreise. 

Von  diesem  Gesichtspunkte  ging  Sektions- 
chef Dr.  W.  Exner  aus,  als  er  mit  dem 
ihm  eigenen  Blicke  für  die  Gewerbefurdcrung 
die  praktische  Bedeutung  einer  rationellen 
Ausbildung  des  Galvanotechnikers  erkannte 
und  die  Schaffung  von  Meisterkursen  auch 
für  diesen  gewerblichen  Zweig  anregte  Das 
k.  k.  Handelsministerium  in  Wien  hat  in- 
folgedessen vor  zwei  Jahren  den  im  Gewerbe- 
forderungsdienste bereits  bestehenden  Meister- 
kursen für  andere  Gewerbe,  solche  für  Galvano- 
techniker angegliedert  und  Sektionschef  Dr. 
W.  Exner  und  Baurat  L.  Ekhard  haben 
mit  grösstem  Eifer  die  diesbezüglichen  Ar- 
beiten in  Angriff  genommen.  Diese  Kurse 
bezwecken  nicht  nur  die  Förderung  des 
eigentlichen  Galvaniseurgewcrbes,  sondern 


auch  die  Schäftung')  neuer  Erwerbszweige  in 
verschiedenen  Gewerben,  welche  die  Galvano- 
technik als  Hilfsmittel  zur  Herstellung  und 
Vollendung  eines  Teiles  ihrer  Waren  ver- 
wenden, so  der  Bronzearbeiter,  Chinasilber- 
Warenerzeuger,  Gelbgiesser,  Erzeuger  chirur- 
gischer Instrumente,  Fahrradfabrikanten, 
Gürtler,  Schriftgiesser  und  vieler  anderer. 

Durch  diese  Kurse  sollen  Gewerbe- 
treibende, die  schon  erwerbsthatig 
sind,  mit  der  neuzeitlichen  Technik  in  ge- 
werblichen Klein-  und  Mittelbetrieben  ver- 
traut gemacht  und  den  Frequentanten  Ge- 
legenheit geboten  werden,  sowohl  die  theore- 
tischen Grundlagen  der  Elektroplattierung 
und  Galvanoplastik  in  leicht  verständ- 
licher Form  kennen  zu  lernen,  als  auch 
in  der  W'erkstatte  praktisch  darnach  zu 
arbeiten. 

Es  wurde  mir  nun  die  Zusammenstellung 
und  Ausarbeitung  des  Lehrstoffes,  da  kein 
Vorbild  für  solche  Kurse  in  dem  geplanten 
ausgedehnten  Massstabe  vorlag,  sowie  die 
Durchführung  dieser  Kurse  als  Leiter  der- 
selben übertragen  Der  Lehrstoff  musste 
derart  gewählt  werden,  dass  er  sich  den  Be 
dürfnissen  der  Praxis  innig  anschmiegt. 

Die  selbständige,  erfolgreiche  und  ge- 
winnbringende galvanotechmsche  Arbeit  setzt 
zunächst  gründliche  Kenntnis  der  bei  dem 
Gewerbe  in  Gebrauch  stehenden  Materialien, 
insbesondere  der  Chemikalien  voraus;  die 
verständnislose  Vornahme  chemischer  Prozesse 
nach  vorgeschnebenen  Recepten  ist  wohl 
wenig  geeignet,  allen  gewerblichen  An- 
forderungen zu  entsprechen  und  über  die 
Stufe  primitiven  Schaflens  hinwegzufuhren. 
Die  Kenntnis  der  chemischen  Gesetze  fördert 
die  chemische  Arbeit,  an  Stelle  des  Tastens 
und  Probierens,  der  Empirie,  tritt  zielbewusste 
Thatigkeit;  es  ist  deswegen  noch  lange  nicht 
das  umfangreiche  Studium  des  fachlich  aus- 
gebildeten  Chemikers  für  diesen  Zweck  von 
noten;  der  Unterricht  hat  sich  nur  innerhalb 
jener  bestimmt  gezogenen  Grenze  zu  be- 
wegen, welche  den  Galvanotechniker  befähigt, 
das,  was  er  thut,  auch  zu  verstehen,  seine 
Arbeitsmethoden  eventuell  als  findiger  Kopf 
zu  vervollkommnen,  in  seiner  Fachliteratur 
sich  weiteren  Rat  zu  holen  und  die  Fort 
schritte  zu  verfolgen. 

Denselben  Vorteil  verschafft  das  Studium 
der  elektrotechnischen  Gesetze  und  Appara 
turen,  die  Erlernung  und  Beurteilung  der 

*)  Bericht  de*  k.  k ll.mdcltmin  uterinm* 
Uber  die  Forderung  de«  Kleingewerbe«  im 
Jahre  1900.  Kr«iailei  Im  Aufträge  iie«  k.  k,  Handel« 
mlniiter«  Glido  Kreiherrn  von  « all.  Wien.  1901 
k.  k.  Huf-  und  MnaUdruk  kerei 
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notwendigen  rationellen  Einrichtung  der 
Werkstätte,  sie  tadellos  in  Stand  zu  halten, 
vorkommendc  Störungen  aufzufinden  und  zu 
beheben,  den  Betrieb  selbständig  und  mit 
Verständnis  zu  führen. 

Die  modernen  Anschauungen  derElektro- 
lyse  gestatten  den  Einblick  in  den  Vorgang 
elektrochemischer  Prozesse,  so  dass  dem 
Galvanotechniker  nicht  mehr  fremd  sein  darf, 
was  im  Elektrolysiertrog  während  des  Strom- 
durchganges stattfindet. 

Die  Chemikalienkunde,  Elektrotechnik 
und  Elektrolyse  sind  die  Grundpfeiler  des 
Lehrplanes,  so  dass  die  eigentliche  fachliche 
Ausbildung  in  der  Elektroplattierung  und 
Galvanoplastik  mit  Leichtigkeit  anschliessend 
bewältigt  werden  kann.  Die  an  den  Elek- 
troden und  im  Elektrolyt  stattfindenden 
Reaktionen  in  den  speziellen  galvanischen 
Bädern  und  die  Konsequenzen,  welche  daraus 
zu  ziehen  sind,  können  nun  eingehend  be- 
sprochen werden,  und  damit  ist  die  zu  jeder 
Zeit  mögliche  Kontrollierung  des  Bades,  die 
Korrektur  vorkommender  Unregelmässig- 
keiten im  Betrieb  und  die  Vermeidung 
schlechter  Arbeit  gegeben. 

Die  Vortrage  über  Vor-  und  Vollendungs- 
arbeiten sollen  die  besondere  Aufmerksamkeit 
auf  alle  jene  Umstände  und  Hilfsmittel  lenken, 
welche  strikte  berücksichtigt  und  angewendet 
werden  müssen,  um  eine  tadellose  Galvani- 
sierung zu  erreichen  und  um  je  nach  den 
Verhältnissen  der  Ware  besondere  Effekte 
zu  verleihen. 

Kerner  ist  in  der  Gewerbehygienc  auf 
die  Gefahren  hinzuweisen,  welchen  der  Gal- 
vanotechniker bei  der  Ausübung  seines  Be- 
rufes ausgesetzt  ist,  wie  er  sich  schützen 
kann  und  bei  eingetretenen  Unglücksfällen 
vorzugehen  hat. 

Als  wichtigster  Abschluss  erscheintdiege- 
naue  Festsetzung  des  Arbeitswertes,  Derblosse 
approximative  Kostenüberschlag  ist  zu  ver- 
werfen, denn  die  Unter-  und  Ueberschätzung 
bringt  dem  Geschäfte  nur  Schaden.  Die 
Kalkulation  soll  nach  bestimmten  Grund- 
sätzen erfolgen  und  der  Arbeit  thatsächlich 
entsprechen. 

Diese  Ueberlegungen  dienten  als  Richt- 
schnur bei  der  Aufstellung  und  Ausarbeitung 
des  folgenden  Lehrplanes,  der  sich  bei  der 
Durchführung  der  Kurse  glanzend  bewährte; 
manches  Schlagwort  des  Programmes  mag 
als  zu  weitgehend  erscheinen,  wenn  man  sich 
die  verschiedenartige  Vorbildung  und  Auf- 
fassungsgabe der  Frequentanten  vor  Augen 
hält.  Allein  der  Vortrag  in  einfacher,  be- 
stimmter, allgemein  verständlicher  Form  über- 
windet alles,  ohne  dass  dabei  der  wissen- 


schaftliche Boden  verlassen  und  jene  Popu- 
larität herangezogen  werden  muss,  die  nur 
oberflächlich  das  ganze  Gebiet  durchstreift 
und  dem  Praktiker  gerade  das  verschweigt, 
was  er  erfahren  will  und  sucht. 

Lehrplan. 

Chemikalienkunde.  Chemische  Grund- 
begriffe. Besprechung  der  wichtigsten  an- 
organischen und  organischen  Stoffe,  soweit 
sie  in  der  Galvanotechnik  Anwendung  finden. 
Metalllegierungen.  Prüfung  der  Chemikalien 
und  Reagenzienauf  Reinheit.  Wiedergewinnung 
des  Goldes  und  Silbers  aus  Lösungen. 

Elektrotechnik.  Wesen  des  elek- 
trischen Stromes,  seine  Wirkungen  in  und 
ausserhalb  der  Strombahn.  Stromstärke, 
elektromotorische  Kraft,  Spannung,  Wider- 
stand, Ohm'sches  Gesetz,  technische  elek- 
trische Masse,  Arbeit,  Effekt,  mechanisches 
Wärmeäquivalent.  Messinstrumente,  elek- 
trisches Messen. 

Elektrische  Stromerzeugung:  galvanische 
Elemente,  Akkumulatoren,  Thermosaule, 
dynamo- elektrische  Maschinen,  elektrische 
Motoren.  Bei  allen  elektrischen  Generatoren 
werden  die  Konstruktion,  die  Schaltungs- 
weisen, Berechnung  der  Arbeitsleistung,  der 
Kostenpunkt,  Montierung  und  Wartung  be- 
sprochen; im  besonderen  bei  der  Dynamo- 
maschine (Prinzip  derselben,  Trommelanker, 
Gramm'scher  Ring,  Hauptschluss-,  Neben- 
schluss- und  Compoundmaschine,  Besprechung 
der  einzelnen  Bestandteile);  Wechselstrom, 
Drehstrom,  Kraftübertragung,  Transforma- 
toren. 

Elektrische  Leitung:  Dimensionierung 

und  Montage. 

Elektrische  Beleuchtung:  Bogen-  und 
Glühlichtlampcntypen,  Schaltung,  Schalt-  und 
Schmelzvorrichtungen,  Beleuchtungskörper. 

Sicherheitsvorschriften  für  elektrische 
Starkstromanlagen. 

Elektrolyse.  Vorgang  derStromleitung 
in  wässerigen  Metallsalzlösungen;  technische 
Ausdrücke,  Ionentheorie,  Faraday's  Ge- 
setze ; elektrochemisches  Aequivalent,  Nieder- 
schlagsgewicht  von  Metallen,  Stromausbeute, 
Streuung;  Allgemeines  über  die  Strom-Ver- 
hältnisse in  galvanischen  Bädern,  Schaltung 
und  Regulierung. 

Kalkulation.  Berechnung  der  Nieder- 
schlagszeit, der  Niederschlagsstärke  und  der 
Stromintensität;  Kalkulationsprinzipien  und 
Durchführung  von  Beispielen  für  die  Kalku- 
lation pro  Arbeitsobjekt,  pro  Flächeneinheit 
und  pro  Gewichtseinheit.  Bestimmung  der 
Niederschlagsschichte  mit  Hilfe  der  Wage. 
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Gewerbehygiene.  Verhütung  und  Be- 
handlung der  Vergiftungen,  Gegengifte,  Ge- 
Mindheitsregeln  für  die  in  den  galvanischen 
Werkstätten  beschäftigten  Arbeiter. 

Vor-  und  Vollendung»  - Arbeite n 
für  Elektroplattierung  und  Galvano- 
plastik. Ausführliche  Behandlung  der  Deka- 
pierungsarten,  wie  sie  bei  den  verschiedenen 
Metallobjekten  zur  Anwendung  gelangen; 
Reinigung  mit  dem  Sandstrahlgebläse;  das 
Kratzen  mit  der  Hand  oder  mit  der  Maschine; 
Polieren;  Polierwerkzeuge,  Polierinaschinen; 
Schleifen,  Schleifmaschinen;  Mattieren,  Aus- 
sparen; Oxydieren,  Nieliieren,  elektrische 
Gravierung,  Lackieren(Vernicren)der  Metalle. 

Elektroplattieren.  Allgemeines  über 
die  Bereitung  und  Instandhaltung  der  galva- 
nischen Bäder;  Verkupfern,  Vermessingen, 
Bronzieren,  Vernickeln,  Versilbern,  Vergolden, 
Verzinken,  Verzinnern,  Verstahlen  etc. 

Bei  der  Besprechung  der  einzelnen 
Klektroplattiermethoden  werden  stets  die 
Einflüsse  der  Konzentration  des  Bades,  der 
Temperatur,  der  Stromdichte,  der  Anordnung 
der  Ware,  der  Natur  der  zu  plattierenden 
Metalle,  ferner  das  Auffinden  und  die 
Korrektur  vorkommender  Fehler  erörtert. 

Galvanoplastik.  Erläuterung  der 
Kupferplastik;  Anfertigung  der  Formen,  ver- 
schiedene Formmassen;  graphitieren,  Gra- 
phitiermaschinc;  Kupferplastikbad,  Zellen- 
apparat, Kupferschnellplastik;  Silber-,  Gold-, 
Fasen-  und  Nickclplastik,  Herstellung  von 
Druckstöcken. 

Die  Lehrgegenstande:  Chemikalienkunde, 
Elektrotechnik,  Elektrolyse  und  Kalkulation 
sind  mit  Uebungcn  verbunden,  in  welchen 
Gelegenheit  geboten  wird,  die  Prüfung  der 
Chemikalien  auf  ihre  Reinheit,  die  elektrischen 
Messungen,  die  Vorgänge  bei  der  Elektro- 
lyse wässeriger  Metallsalzlösungcn,  Uebungs- 
Beispiele  in  der  Kalkulation  u.  a.  poli  tisch 
durchzuführen;  die  Vortrage  werden  durch 
Experimente  und  Demonstrationen  unterstützt. 

Ausserdem  sollen  Exkursionen  zu  muster- 
giltig  eingerichteten  galvanotechnischen  Werk- 
stätten Wiens  ausgeführt  werden. 

An  den  vormittägigen  Vortragen  und 
Uebungen  (von  8 12  Uhr)  schliessen  sich  in 

den  nachmittägigen  Stunden  (von  2 — 6 Uhr) 
die  praktischen  Arbeiten  in  den  Werk- 
stätten an. 

Dieselben  bestehen  in  der  ersten  Woche 
in  Vorarbeiten;  Schleifen,  Polieren.  Entfetten, 
Beizen,  Gelbbrcnnen  etc.;  in  der  zweiten  bis 
halben  fünften  Woche  werden  Gegenstände 
von  verschiedenstem  Metall  und  wechselnder 
Form  clcktroplattiert,  wobei  die  Vor-  und 
Vollemiungsai  beiten  wiederholt  werden.  Als 


Material  werden  z.  B.  verwendet:  Kletneisen- 
waren,  Nagel,  Ketten,  Huthaken,  Nadeln, 
Sabel.  F'ahrradbestandteile,  Zinklampen- 
körper, Britanniawaren.  Tafelaufsätze,  Ess- 
bestecke, Aschenschalen  etc.;  überhaupt  die 
mannigfaltigsten  Nutz-,  Zier-  und  Kunstgegen 
stände;  in  der  anderen  halben  fünften  Woche: 
Galvanoplastik  und  in  der  sechsten  Woche 
Clichderzeugung. 

Die  vormittägigen  Votrräge  werden  vom 
Leiter  der  Kurse  gehalten,  die  Werkstatten- 
arbeiten  obliegen  einem  praktischen  Fach- 
manne. und  die  Clichöerzeugung  lehrt  ein 
F'aktor  der  k.  k.  Hof-  und  Staatsdruckerei 
in  Wien. 

Ausserdem  besteht  als  Mitwirkung  an 
der  Leitung  der  Meisterkurse  noch  ein  Fach- 
komitee, welchem  hervorragende  Vertreter 
des  Gewerbes  angehören,  und  welche  den 
Zusammenhang  der  Kurse  mit  dem  Gewerbe 
aufrecht  erhalten  helfen. 

Die  nachstehend  beschriebenen  Unter- 
richtsräume und  Werkstätten  nehmen  eine 
Grundfläche  von  327  Quadratmeter  ein.  Bei 
ihrer  Einrichtung  wurde  auch  ein  besonderes 
Augenmerk  auf  die  Anordnung  gewerbe- 
hygienischer Vorkehrungen  gerichtet. 

Räume  für  den  theoretischen  Unterricht. 

A.  Laboratorium  für  den  Leiter  der 

Kurse:  zwei  grosse  Laboratoriumstische 

iF'ig.  102,  1 und  2)  mit  Gas-,  Wasser-  und 
Elektrizitätsleitung;  zwei  Kasten  (3  und  4) 
für  die  Aufbewahrung  der  Chemikalien  und 
Gerätschaften,  ein  Bibliothekschrank  (5)  und 
ein  Schreibtisch  (6). 

B.  Vortragssaal:  ein  grosser  Experi- 
mentiertisch (7)  mit  Gas-,  Wasser-  und  Flick- 
trizitätsleitung  und  eine  Tafel  (8)  mit  Soffitten- 
gluhlichtbelcuchtung.  An  der  Decke  des 
Saales  sind  zwei  elektrische  Bogenlampen 
angebracht. 

Räume  für  den  praktischen  Unterricht1)- 

C.  Raum  für  die  Vor-  und  Voll- 
en d u n g s a r b e i t c n (F'ig.  1 02  und  Abbildu  ngen 
103  u.  104):  ein  10  PS.  Gleichstrommotor  (9) 
betreibt  dieTransmission(io),  von  welcher  die  - 
Riemen  zu  einer  grossen  Poliermaschine  (1 1) 
und  zwei  kleinen  Poliermaschinen  (12  und  13), 
sowie  zu  dem  Sandstrahlgebläse  (14)  und 
zur  Graphitiermaschine  (15)  führen.  Die 
Spindelpresse  (16)  ist  für  die  Clichc-erzeugung 
bestimmt.  F'ür  die  Decapierung  mit  Natron- 
lauge dienen  ein  Gasofen(l7)  mit  drei  eisernen 

*)  Die  Werkttäitenanlagc  wurde  von  der  Finna 
W.  Pf  a n hnuaer  * Wien  in  muttcrgiltiger  An*ftihntng 

kergcatcllt. 
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Topfen,  für  jene  mit  Wicncrkalk  die  zwei 
I’utzwannen  (18)  und  ein  mit  Hlciblcch  aus- 
geschlagener  Spultisch  mit  Wasserbrau.se  (19); 
daneben  ist  ein  Manipulationstisch  (20)  und 
cm  grosser  eisenverzinkter  Trockenschrank 
mit  Gasheizung  (21)  aufgestellt;  ferner  für 
die  Gelbbrenncrei  ein  aus  Mauerwerk  auf- 
gefuhrtes,  abgetciltcs,  innen  zementiertes 
Kassin  (22),  in  welchem  grosse  Steinzeug- 
tdpfe  für  die  Schwcfelsaurcbeizc.  Vorbrcnnc, 


Glanzbrcnnc  und  Mattbrenne  stehen  und  von 
Wasser  umspult  werden.  Darüber  ist-  für 
den  Abzug  der  Gase  im  Kamin  (23)  ein 
Dunstauffangdach  angebracht;  ausserdem  ist 
noch  zum  besonderen  Schutze  für  den  übrigen 
Kaum  C ein  Holzverschlag  um  die  Gelbbrenne 
angebracht  (24).  ln  der  Mitte  der  Wcrkstattc 
steht  ein  grosser  Manipulationstisch  (25). 

Zwei  elektrische  Bogenlampen  dienen 
zur  allgemeinen  Beleuchtung  dieses  Werk- 


Fir- 


104. 


Digitized  by  Google 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  ii 


236 


stättenraumes,  bei  den  einzelnen  Maschinen 
sind  noch  speziell  elektrische  Glühlampen 
angeordnet. 

D.  Raunt  für  die  Elektroplattierung 
und  Galvanoplastik  (Fig.  102  und  Ab- 
bildungen IOJ  und  106). 

An  der  einen  Längswand  gegenüber  den 
Fenstern  stehen  der  Reihe  nach  folgende 
Bäder: 

Starkversilberungsbad  (100  I ä 25  g Fein- 
silber),  Steinzeugwanne  (26), 

Kupferplastikbad,  Steinzeugwanne,  100 1 

(27). 


Schnellplastikbad,  Steinzeugwanne,  100  I 

(28), 

Zinkbad,  Holzwanne,  500  I (29), 
Nickelbad  für  Eisen,  Messing,  Kupferctc., 
Holzwanne,  500  1 (30), 

Nickelbad  für  Zink,  Steinzeugwanne,  100I 

(30. 

Messingbad  für  alle  Metalle,  100  1 (32), 
Kupferbad  für  alle  Metalle,  iool  (33), 
Warmgoldbad,  Eisenemaillewanne  mit 
Gasheizung  (50  1 ä 1,5  g Chlorgold). 

Jedem  Bade  ist  ein  Stromregulator  und 
ein  Volt-  und  Ampiremesser  beigegeben. 


FiK.  105. 


welche  Apparate  an  der  Wand  montiert  sind. 
Der  für  die  galvanotechnischen  Arbeiten 
nötige  Strom  wird  von  einem  Aggregat  (35) 
geliefert,  das  aus  einer  Gleichstromdynamo 
für  eine  Leistung  von  250  Ampere  bei  4 Volt 
direkt  gekuppelt  mit  einem  Gleichstrommotor 
für  1 10  Volt  besteht.  Der  Strom  wird  von 
einem  Schaltbrett  zu  einem  längs  der  Bäder- 
wand geführten  Schienenpaare  geleitet,  von 
welchem  die  Stromabzweigungen  zu  den  ein- 
zelnen Bädern  in  Parallelschaltung  angeordnet 
sind.  Für  die  lebhafte  Bewegung  der  Lösung 
des  Schnellplastikbadcs  ist  in  dasselbe  auf 
den  Boden  ein  schlangenartig  gewundenes, 
der  ganzen  Länge  nach  mit  Löchern  ver- 
sehenes Bleirohr  eingesetzt,  durch  welches 
von  einem  Kompressor  (36),  der  seinen 
Antrieb  vom  Aggregat  mit  Hilfe  eines  Vor- 
geleges (37)  erhält,  Luft  gedrückt  wird.  Zur 


genauen  Regulierung  des  Niederschlag  - Ge- 
wichtes ist  dem  Silberbade  eine  in  der 
Zeichnung  nicht  ersichtlich  gemachte,  volta- 
metrische Wage  beigegeben,  welcher  das 
Prinzip  des  bekannten  Kupfervoltameters  zu 
Grunde  liegt.  Die  den  Badern  entnommene 
Ware  wird  zuerst  in  der  hölzernen  Spül- 
wanne (38)  mit  reinem,  kalten  Wasser,  dann 
in  der  kupfernen  Warmwasserwanne  (39)  ge- 
waschen und  in  der  mit  Sägespähnen  ge- 
füllten Doppelwanne  aus  Zinkblech  (40)  ge- 
trocknet. Die  Warmhaltung  derselben  erfolgt 
durch  das  heisse  Wasser,  welches  von  dem 
Wasserbade  (39)  zwischen  die  Doppel- 
wande  der  Trockenwanne  (40)  geleitet  wird 
und  durch  ein  im  Boden  angebrachtes  Rohr 
abfliessen  kann.  Vor  den  Fenstern  ist  ein 
Manipulationstisch  (41)  und  eine  Kratz- 
maschine mit  Fussbetrieb  (42)  aufgestellt. 
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Der  Kaum  wird  mit  elektrischen  Glühlampen  Für  die  V’orlesungsversuche  und  das 

und  ausserdem  jedes  einzelne  Bad  besonders  Frivatlaboratonum  ist  besonders  noch  ausser 
beleuchtet.  einem  transportablen  Schaltbrett  mit  Mess- 


Fik-  loo. 


Instrumenten  und  Widerstandsrahmen  eine 
Akkumulatorenbatterie  (System  Tudor),  aus 
vier  Zellen  bestehend,  vorhanden,  wovon  jede 
eine  Kapazität  von  90  Amperestunden  besitzt 
und  einen  maximalen  Rntladestrom  von 
30  Ampire  liefert  Die  Batterie  ist  auf 
einem  eigens  konstruierten  Wagen  mit  drei 
kleinen  massiven  eisernen  Rädern  mit  einem 
Schaltbrettchen  angeordnet  und  kann  auf 
diese  Art  leicht  in  alle  Raume  transportiert 
werden. 

Der  in  den  bereits  abgehaltenen  Kursen 
erzielte  Erfolg  war  äusserst  zufriedenstellend, 
mehr,  als  von  einem  Anfangswerk  selbst  bei 
Uebcrwindung  mancherlei  sich  stets  ein- 
stellender Schwierigkeiten  erwartet  werden 
konnte.  Dabei  erwies  sich  die  Art  der 
Werkstätteneinrichtung  und  der  Umfang  der- 


selben vollkommen  zweckentsprechend,  ebenso 
die  eingeschlagene  Richtung  im  Lehrplane 
und  die  Vortragsform  als  äusserst  zutreffend. 
Die  Frequentanten  suchten  im  steten  Verkehre 
mit  den  Lehrern  durch  weitergehende  Spezial- 
fragen  die  ihnen  so  erwünschte,  gebotene 
Gelegenheit  möglichst  auszunützen  und  be 
kündeten  ein  überraschendes  Verständnis 
und  hervorragendes  Interesse,  insbesondere 
für  die  ihnen  gänzlich  neuen  theoretischen 
Fragen,  sodass  sogar  eine  Kursverlangerung 
erbeten  wurde. 

Diese  neue  Aktion  der  Gewerbeforderung 
hat  sich  somit  schon  wahrend  der  kurzen 
Zeit  ihres  Bestandes  aufs  beste  bewahrt 
und  entspricht  einem  starken  Bedürfnisse 
des  gegenwärtig  so  arg  bedrohten  Klein 
gewerbes. 
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DIE  ELEKTRISCHEN  TAYLOR -ÖFEN  IN  PENN  YAN,  N.  Y. 

Von  F.  C.  Perkins. 


Eine  der  bedeutendsten  Anwendungen 
des  elektrischen  Stromes  auf  elektrochemische 
Arbeiten  ist  die  Herstellung  von  Schwefel- 
kohlenstoff im  elektrischen  Ofen.  Dieser 
Prozess  ist  von  Herrn  Edward  R.  Taylor 
ausgebildet  worden,  und  augenblicklich  ar- 
beitet danach  eine  grosse  Fabrik  zu  Penn  Yan 
im  Staate  New  York.  Das  von  der  »Taylor 
Chemical  Company«  erbaute  Maschinenhaus 
bezieht  aus  der  verfügbaren  Wasserkraft  eine 
Kapazität  von  1000  Pferdekräften  im  Höchst- 
betrage; auch  ist  eine  Hülfs-Dampfanlage 
zur  Reserve  vorgesehen.  Zur  Lieferung  des 
nötigen  Stromes  für  die  elektrischen  Oefen 
sind  zwei  Stanley’scheAlternatoren  installiert 
worden,  zu  je  330  Kilowatt  Kapazität.  Diese 
Maschinen  liefern  den  nötigen  Strom  zu 
einem  Potential  von  60  Volt;  der  Strom  wird 
durch  Feld-  und  Erregerrheostaten  reguliert, 
ohne  dass  irgend  welche  Transformatoren 
zur  Anwendung  kämen,  da  der  Strom  direkt 
aus  den  Generatoren  benutzt  wird.  Die 
Zweiphasengeneratoren  sind  im  Maschinen- 
hause aufgestellt;  eine  an  die  Welle  des 
Generators  gekuppelte  mehrpolige  Erreger- 
dynamomaschine wird  zur  Stromerzeugung 
benutzt.  Die  den  Alternator  treibenden 
Räder  wurden  von  den  Dayton  Globe’schen 
Eisenwerken  gebaut;  die  Ausrüstungsteile 
sollen  die  grössten  einzelnen  Maschinen 
teile  sein,  die  jemals  von  diesem  Werk  aus 
verschifft  worden  sind. 

Diese  neuamerikanischen  Turbinenräder 
wiegen  im  ganzen  etwa  80000  (am.)  Pfund 
und  bestehen  aus  zwei  Paar  Turbinenrädern, 
die  je  22  Zoll  Durchmesser  haben  und 
horizontal  auf  einer  Welle  montiert  sind. 
Das  Gerinne  misst  9 Fuss  6 Zoll  im  Durch- 
messer, ist  36  Fuss  lang  und  besteht  aus  auf 
Stahlbalken  montierten  Stahlplatten.  Diese 
Räder  entwickeln  bei  einem  nutzbaren 
Gefälle  von  33  Fuss  637,6  Pferdekräfte  und 
sind  mit  dem  Wellengetriebe  des  Alter- 
nators  direkt  verbunden. 

Der  Ofen  produziert  augenblicklich 
8000  Pfund  täglich,  wenngleich  seine  Maximal- 
kapazität fast  dreimal  so  gross  ist,  wenn  die 
Zufuhr  von  elektrischer  Energie  in  erforder 
licher  Weise  erhöht  wird.  Der  Ofen  wird 
durch  einen  zweiphasigen  Strom  von  4000 
Amp.  gespeist,  bei  Verwendung  einer  Klemm- 
spannung von  60  Volt,  die  jedoch  während 
des  Prozesses  nach  Belieben  reguliert  werden 
kann. 


Beigefugte  Zeichnungen  stellen  die  Pläne 
furdieverschiedenen  von  Taylor  entworfenen 
Oefen  lür  elektrische  Herstellung  vonSchwefe! 
kohlenstotf  dar.  Folgende  Stelle  aus  einer 
Arbeit  von  Herrn  Taylor  über  »Die  Her- 
stellung von  Schwefelkohlenstoff  im  elek- 
trischen Ofen«,  die  bei  der  Versammlung 


Fig.  106. 


der  Amerikanischen  Elektrochemischen 
Gesellschaft  zu  Philadelphia  vorgetragen 
wurde,  dürfte  in  Verbindung  mit  der 
Beschreibung  dieser  neuen  industriellen  An- 
lage von  Interesse  sein; 

»Etwa  zwanzig  Jahre  lang  habe  ich  mich 
mit  der  Herstellung  von  Schwefelkohlenstoff 
beschäftigt,  und  da  ich  mit  den  Unannehm 
lichkeiten  früherer  Methoden  durchaus 
bekannt  war.  wandte  ich  vor  mehr  als  zwanzig 
Jahren  meine  Aufmerksamkeit  einer  even- 
tuellen elektrischen  Methode  zu,  als  dem 
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zweckentsprechendsten  Mittel,  um  die  Pro 
dcktion  auf  eine  bessere  Basis  zu  stellen. 
Infolge  dieser  Unannehmlichkeiten  haben 
wenigstens  sechs  verschiedene  Firmen  im 
Lande  aus  Unzufriedenheit  die  Fabrikation 
aufgegeben,  und  ich  hatte  dasselbe  gethan, 


Fic.  loS  um!  109 


vcnn  cs  mir  nicht  unmöglich  gewesen  wäre, 
uif  diesen  Fabrikationszweig  zu  verzichten, 
so  dass  ich  mit  allen  Kräften  mich  auf  die 
Ausarbeitung  eines  neuen  Verfahrens  ver 
legte  und  jahrelang  diese  Frage  aufs  Sorg- 
fältigste untersuchte.« 

»Bei  meinem  Verbrennungswurmevcr 
fahren  müssen  Kohle  und  Schwefel,  die 
Keaktionsmaterialicn,  von  der  Verbrennung' 
kammer  fcrngehalten  werden,  wenn  das 
gewünschte  Produkt  nicht  zu  anderen  Sub- 
stanzen oxydiert  werden  soll.  Diese  Trennung 
wurde  in  Retorten  aus  feuerfestem  Thon 
oder  Kisen  bewirkt,  die  von  aussen  erhitzt 
wurden,  wobei  für  Entfernen  und  Kunden 
-icrcn  des  Produktes  in  geeigneter  Weise 
gesorgt  wurde.  Thonretorten  sind  dauer 
hafter  als  solche  aus  Eisen,  müssen  jedoch 
dicker  sein;  und  da  sie  die  Warnte  schlechter 
leiten,  wird  ihre  grössere  Dauerhaftigkeit 
durch  mancherlei  Nachteile  aufgewogen.  Hei 


beiden  wird  jedoch  nur  ein  kleiner  Bruchteil 
der  durch  Verbrennung  entwickelten  Warme 
zur  Verbindung  von  Kohle  mit  Schwefel 
verwandt,  ein  Vorgang,  der  bekanntlich 
unter  Aufnahme  von  Wärme  vor  sich  geht. 
Ueberdies  müssen  diese  Retorten  von  ver- 
hältnismässig geringem  Umfange  sein,  wenn 
sie  bei  der  Ausführung  des  Prozesses  wirk 
sant  sein  sollen,  und  das  Gebäude,  in  dem 
sie  aufgestellt  sind,  wird  ein  wahrer  Ofen 
mit  einer  Atmosphäre,  die  den  Aufenthalt 
nicht  gerade  zu  einem  behaglichen  gestaltet.« 

»Um  allen  diesen  unangenehmen  Um- 
standen abzuhelfen,  und  auch  um  die  Wärme 
im  Inneren  dort  hinzufuhren,  wo  sie  zur 
Ausführung  der  Arbeit  verlangt  wird,  dachte 
ich  schon  frühzeitig  an  den  elektrischen 
Prozess.  Derselbe  hat  sich  in  der  Praxis  als 
so  sauber,  zweckmassig  und  angenehm  er- 
wiesen, wie  meine  kühnsten  Hoffnungen  mich 


Fig.  1 10. 


es  je  erwarten  licssen  Der  erste  (Men  zu 
diesem  Zwecke  war  aussen  von  einem  Eisen- 
mantel  umgeben,  in  «lern  der  Schwelet  durch 
die  von  dem  inneren  Metallkasten  des  Ofens 
ausgestrahlte  Warme  geschmolzen  und  durch 
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ein  Ventil  in  geschmolzenem  Zustande  in 
den  eigentlichen  Ofen  eingelassen  wurde. 
Dieses  Verfahren  erwies  sich  als  unzweck- 
mässig und  unbefriedigend,  weswegen  Vor- 
kehrungen getroffen  wurden,  um  die  Metall- 
wände durch  solche  aus  Mauerwerk  zu  er- 
setzen und  um  den  Schwefel  direkt  in  kaltem 
Zustande  in  den  Ofen  einzufuhren,  so  dass 
das  Innere  so  vollständig  umgeben  war,  dass 
der  Schwefel,  so  zu  sagen,  eine  Decke  bildet, 
die  beim  Schmelzen  die  absorbierte  Wärme 
nach  dem  Ofen  zurücktreibt.  Dieses  Ver- 
fahren ist  so  wirksam,  dass,  je  grösser  die 
Produktion,  um  so  kühler  die  Äussenseite 
des  Ofens  ist  und  um  so  vollständiger  die 
im  Innern  erzeugte  Wärme  zu  der  Dar- 
stellung von  Schwefelkohlenstoff  ausgenutzt 
wird.« 

>In  dem  Gebäude,  woselbst  der  Ofen 
aufgestellt  ist,  hat  man  weder  von  unan- 
genehmen Gasen  noch  von  anderen  auch 
nur  irgendwie  störenden  Umständen  zu 
leiden;  dasselbejjbietet  jederzeit  einen  in 


./  “ 

Kir.  III. 


jeder  Hinsicht  angenehmen  Aufenthalt. 
Eventuell  können  darin  auch  noch  andere 
Betriebe  mit  bestem  Erfolge  ausgefuhrt 
werden.  Die  Lebensdauer  der  Elektroden 
fand  von  Anfang  an  meine  besondere 
Beachtung;  ich  traf  Vorkehrungen,  dass  die- 
selben beständig  in  sclbstthatiger  Weise  mit 
zerbrochenen  Kohlenstäben  versehen  wurden, 
welche  den  Elektroden  eine  bedeutende 
Berührungsfläche  geben,  gegen  die  sie  an- 
liegen  und  von  der  aus  die  Kohlenstücke 
nach  dem  Inneren  des  Ofens  hin  spitz  zu- 
laufen, so  dass  der  grössere  Widerstand  die 
elektrische  Energie  gerade  dort,  wo  sie 
für  wirksame  Arbeit  erforderlich  ist,  in 
Warme  verwandelt.  Der  Schwefel  steigt 
auf  dem  Boden  des  Ofens  an,  und  seine 
Höhe  wird  in  der  Weise  reguliert,  dass  je 


nach  Bedarf  in  die  umgebenden  Kammern 
kalter  Schwefel  emgefuhrt  wird,  und  da 
dieser  ein  Nichtleiter  der  Elektrizität  st. 
wird  er  zu  einem  wichtigen  Faktor  für  die 
Regulierung  des  den  Ofen  durchströmenden 
Stromes.  Bei  regelmässiger  Zuführung  von 
Elektrizität  und  notigem  Material  in  den 
Ofen  ist  die  Bequemlichkeit  und  Vorzügich 
keit  des  Betriebes  ganz  unübertrefflich;  der 
Ofen  funktioniert  viele  Monate  hindurch  in 
fortdauernd  kontinuierlicher  Weise.« 

Man  hat  lestgestellt,  dass  der  Koilen 
verbrauch  sehr  gering  ist;  die  Oberffiche 
einer  jeden  Kohle  beträgt  etwa  30  Qualrat 
zoll  und  ihre  Länge  etwa  4 Fuss,  so  dass 
die  Grösse  der  Kohlen  für  genügende  .eit 
fahigkeit  sorgt. 

Der  erste  von  Herrn  Taylor  entworfene 
elektrische  Ofen  wurde  Dezember  901 
patentiert;  derselbe  ist  dazu  bestimmt,  nine- 


FiR.  112. 


ralische  Substanzen  zu  reduzieren  und  mit 
Hülfe  von  Elektrizität  chemische* Reaktionen 
und  Umwandlungen  hervorzurufen,  welche 
Warme  erfordern.  Die  von  ihm  angegebenen 
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leitenden  Momente  waren : Schutz  der  Elek- 
troden gegen  übermässige  Abnutzung,  Regu- 
lierung der  elektrischen  Arbeit  innerhalb  des 
Ofens  und  ebenso  auch  Möglichkeit  der 
Verwendung  von  Gleichstrom-Elektrolyse, 
wenn  solche  wünschenswert  ist.  In  Ver- 
bindung mit  Widerstandsheizung  und  Licht- 
bogen ist  dafür  gesorgt,  dass  Ausströmen 
von  Elektrizität  verhindert  wird,  so  dass  der 
Maximalwert  des  Heiz- oder  elektrochemischen 
Effektes  des  Stromes  erzielt  wird  und  die 
elektrischen  Leiter  zugleich  kühl  erhalten 
werden;  die  Wärme,  die  sonst  durch  Aus- 
strahlung verloren  gehen  würde,  wird  auf- 
gefangen  und  in  den  Ofen  zurückgeführt. 
Die  Anlage  vermeidet  auch  die  Abkühlung 
des  höher  erhitzten  inneren  Teiles  des  Ofens 
durch  plötzliches  Einführen  von  kaltem 
Material,  wodurch  die  Kontinuität  des  Ver- 
fahrens gesichert  ist. 

Auf  den  beigefügten  Zeichnungen  sind  die 
Oefen  von  1901  (Fig.  110  und  111)  und 
1902  (Fig.  106,  108,  109)  beide  von  der 
stehenden  oder  Kastenform,  die  Grundfläche 
des  jetzt  in  PennYan  benutzten  Ofens(F'ig.  106) 
ist  nnt  a,  der  Körper  mit  b,  und  die  Kuppel 
mit  c bezeichnet;  derselbe  besteht  aus  einer 
eisernen  Kammer,  die  allen  gemeinsam  ist, 
und  aus  einer  in  Kammern  geteilten  feuer- 
festen Verkleidung  aus  Chamotteziegeln,  die 
sich  nach  oben  bis  zur  erforderlichen 
Höhe  über  der  Oberseite  des  Körpers  aus 
dehnt.  Die  Elektroden  sind  paarweise  in  d 
und  e und  in  f und  g dargestellt  (Fig.  toö  und 
>09);  jede  einzelne  bestehtaus  einem  Hauptteil 
und  aus  einem  leitenden  Stabe,  die  beide  in 
einer  Seitenöffnung  in  der  Ofenmauer  an  einer 
metallischen  Verschlussplattc  h sitzen,  die 
ihrerseits  an  dein  Metallrahmen  i befestigt 
ist.  Jede  Verschlussplattc  ist  mit  einer 
Stopfbuchse  versehen;  Buchse  und  Platte 
haben  Oeffnungcn,  die  gerade  so  gross  sind, 
dass  die  Leitungsstabe  mit  einem  Isolier- 
material umgeben  werden  können,  so  dass 
dieselben  gegen  Ausstromen  der  Elektrizität 
isoliert  sind. 

Bei  dieser  ersten  Ofenform,  mit  der 
augenblicklich  gearbeitet  wird,  bedeckt  eine 
Schicht  aus  Asbest  oder  einem  anderen 
Isoliermaterial  die  ganze  Innenfläche  einer 
jeden  Verschlussplatte  h;  dieselbe  erstreckt 
sich  über  den  Raum  zwischen  denselben  und 
den  Rahmen  i.  isoliert  auf  diese  Weise  die 
Platten  von  den  Rahmen  und  trennt  alle 
Substanzen  ab,  die  vom  Inneren  des  Ofens 
aus  auf  die  Platte  zuruckwirken  könnten. 
Wenn  Elektroden  und  Schlussplatten  cm 
gesetzt  sind,  werden  die  Hülsen  der  Stopf 
buchsen  mit  Asbest  verkleidet  und  darauf 


festgeschraubt;  auf  diese  Weise  werden  die 
Leiter  dagegen  geschützt,  dass  um  sie  herum 
der  flüssige  oder  gasförmige  Inhalt  des 
Ofens  entweicht  und  Luft  eintritt. 


Die  Anordnung  des  am  15.  August  190z 
patentierten  verbesserten  elektrischen  Ofens 
soll  für  ununterbrochenen  Betrieb  geeigneter 
sein.  Bei  den  Elektroden  d,  e,  f und  g des 
ursprünglichen  Ofens  wurde  die  Lebensdauer 
dadurch  verlängert,  dass  regelmässig  auf  ihre 
Enden  vermittelst  der  Schwerkraft  Bruch- 
stücke von  Leitmaterial  aufgeschichtet  wurden. 
Bewegliche  Elektroden  sind  bei  einem  ge- 
schlossenen Ofen  von  dieser  Form  für  kon- 
tinuierlichen Betrieb  nicht  zweckmassig,  da  die 
Stopfbüchsen  sicherlich  bei  einer  Substanz  wie 
Schwefelkohlenstoff  Störungen  verursacht 

Bei  dem  neuen  T ay  lor'schen  elektrischen 
Ofen  (Fig.  1 12U.1 1 3)  ist  eine  sich  selbst  ersetzen- 
de Elektrode  angebracht,  da  das  neue  Material 
beständig  nach  unten  geht  und  den  Platz 
des  verbrauchten  an  den  Finden  der  Ab- 
nutzungsspitzen  einnimmt.  Ausserdem  wird 
bei  dieser  neu  entworfenen  Form,  die  die 
neueste  Form  eines  Ofens  darstellt,  innerhalb 
des  Ofens  der  Rückstand  an  Kohle  und 
Schwefel  aus  dem  F'abrikationsprozess  des 
Schwefelkohlenstoffs  geschmolzen  und  in 
geschmolzenem  Zustande  ausgelcert,  wenn 
derselbe  sich  auf  dem  Boden  der  Arbcits 
kammer  des  Olcns  ansammclt. 

In  Verbindung  mit  dem  neuen  Ofen 
sind  zur  Verhinderung  oder  zum  Widerstand 
gegen  den  Durchgang  des  elektrischen 
Stromes  direkt  von  einer  Seite  des  Ofens 
nach  der  anderen,  oder  zur  Beschränkung 
des  Stromes  auf  die  Filektroden  an  diesem 
Punkte,  Schutzwande  q aus  nichtleitendem 
Material,  feuerfesten  Ziegeln  zwischen  den 
Lcitungskan.ilcn  o und  der  Mitte  des  Ofens 
angebracht;  dieselben  sind  über  einander 
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gelegt,  so  dass  sie  die  offene  Seite  eines  jeden 
Leitungskanals  überbrücken,  vom  unteren 
Ende  an,  wo  der  elektrische  Leiter  an  der 
Hinterseite  angebracht  ist,  bis  zum  obersten 
Ende  seiner  Mündung,  wo  die  Vorderseite 
des  Leitungskanals  zurücktritt,  damit  sie  in 
die  Sphäroidalform  der  Arbeitskammer 
hineinpasst.  Die  Elektroden  speisen  sich 
selbst,  indem  sic  durch  ihre  Schwerkraft  in 
den  Boden  der  Arbeitskammer  von  den 
Mündungen  der  Leitungskanäle  o hinab- 
sinken und  gegen  einander  rücken;  sie  sind 
dann  natürlich  am  dünnsten  dort,  wo  sie 
zusammenentreffen.  Der  zur  Umwandlung 
der  Elektrizität  in  Wärme  nötige  Widerstand 
wird  daher  an  diesem  Punkte  geliefert.  Die 
Warmezone  des  Ofens  wird  so  auf  den 


Boden  verlegt.  Es  ist  dafür  gesorgt,  dass 
man  den  Widerstand  des  Ofens  nach  Belieben 
vergrössern  oder  verkleinern  kann,  indem 
man  durch  die  vor  den  Leitungskanälen  an- 
gebrachten Oeffnungen  leitendes  oder  nicht- 
leitendes  Material  hinzugiebt. 

Die  zur  Zeit  benutzten  Oefen  sind 
41  Kuss  hoch  und  messen  im  Durchmesser 
16  Euss;  die  Gase  und  Dämpfe  treten  aus 
den  Oefen  durch  Röhren  etc.  heraus,  welche 
mit  den  Kondensatoren  und  Trögen  ver- 
bunden sind,  in  denen  die  Schwefelkohlen- 
stoffdämpfe reduziert  oder  kondensiert 
werden.  Diese  Substanz  wird  in  ausgedehntem 
Masse  verwandt,  zur  Ausrottung  von  Erd- 
cichhörnchen,  Insekten,  die  aufgespeicherten! 
Getreide  schädlich  sind,  u.  s.  w. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1902. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Foiuemini!.) 


Die  Meinung  Ostwald's,  dass  die  grosse 
Ueberspannung  des  Wasserstoffs  an  Queck- 
silber durch  die  Oberflächenbeschaffenheit 
bedingt  sei,  wird  ausser  durch  die  in  den 
vorherigen  Abhandlungen  gemachten  Be- 
obachtungen noch  durch  direkte  Messung 
widerlegt,  wobei  die  Verfasser  als  Elektrode 
flüssiges  und  festes  Quecksilber  anwandten. 
Bei  18“  wurde  so  am  Platin  0,745,  am  Queck- 
silber 0,346,  bei  — 85  0 am  Platin  0,430,  am 
Quecksilber  0,123  Volt  gemessen.  Die  be- 
züglichen Differenzen,  welche  von  den  Tem- 
peraturänderungen herrühren,  sind  0,399 
bezw.  0,307  Volt,  also  zwar  nicht  genau 
übereinstimmend,  aber  doch  von  nicht  be- 
deutendem Unterschied.  — Eine  umfang- 
reiche Abhandlung  über  das  elektromotorische 
Verhalten  der  unterchlorigen  Säure  und  Chlor- 
säure veröffentlicht  E.  Müller").  Zu  dieser 
Arbeit  macht  R.  Luther*1)  Bemerkungen 
theoretischer  Art.  — Ueber  die  Zersetzungs- 
spannung von  geschmolzenem  Natrium- 
hydroxyd und  Bleichlorid  veröffentlicht  J.  F. 
Sacher**)  eine  Abhandlung,  worin  er  an- 
giebt,  dass  das  Natriumhydroxyd  bei  Tem- 
peraturen zwischen  385°  und  563"  2 katho- 
ilische  Entladungspunkte  1,16,  2,06  Volt  für 
Wasserstoff  und  Natrium  und  ebenso  2 ano- 
dische Punkte  0,11  und  1,34  Volt  für  Sauer- 
stoff und  Hydroxyl  besitzt.  Bei  Bleichlorid 

•1,  •*)  zt».  f.  B vni.  425,  601. 

•*)  Zt».  f.  Anorg.  Ch.  28,  385. 


zwischen  575  * und  694  0 wurden  2 Knick- 
punkte gefunden,  von  denen  der  erste  durch 
eine  Dcpolarisationserscheinung  infolge  Dif- 
fusion von  Bleidampf  zur  Anode  ist  (s.  a 
Pyroelektrochcmie).  — Eine  einfache  Methode, 
um  die  kathodische  Polarisation  resp.  die 
Ueberspannung  der  H-Entladung  an  ver- 
schiedenen Metallelektroden  in  verdünnter 
Schwefelsäure  zu  messen,  hat  J.  Tafel**)  an- 
gegeben. Dieselbe  besteht  darin,  dass  man 
die  Klemmenspannung  zwischen  einer  blanken 
Platinanode  und  platinierten  Platinkathode  bei 
einer  bestimmten  Stromstärke  misst,  dann 
die  Platinkathode  durch  ein  anderes  Metall 
ersetzt  und  auf  dieselbe  Stromstärke  wieder 
einstellt.  Die  Differenz  beider  ist  die  Ueber 
Spannung  für  die  Entladung  des  Wasserstoffs 
an  der  neuen  Kathode  gegenüber  Platin.  — 
Das  Reduktionspotential  einiger  Aldehyde  hat 
E.  Baur‘s)  gemessen.  — Nach  den  Unter- 
suchungen von  ].  Billitzer**)  ist  Acetylen 
ein  Depolarisator  an  einer  Kathode  aus 
platiniertem  Platin.  W.  Kistiakowsky") 
hat  neue  Untersuchungen  über  die  Elektro- 
chemie der  Doppelsalze  veröffentlicht.  Bei 
der  Messung  der  elektromotorischen  Kraft 
von  Ketten  Me  KaCN  MeX  1 Me  fand  er, 
dass  dieselben  zunehmen,  wenn  die  Zer- 

**)  Zu.  I.  E.  VIII,  604. 

Ber.  d.  d.  chem.  Ge*.  34.  3732. 

M)  Monatsch.  f.  Ch.  23.  199. 

•*)  Journ.  d.  russ.  phy».  chem.  Ges.  33.  480. 
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»etzungspotentiale  der  betreffenden  Metall- 
salze abnehmen.  — Die  Berechnung  des 
osmotischen  Druckes  einiger  Lösungen  aus 
den  elektromotorischen  Kräften  von  Kon- 
zentrationsketten hat  M.  T.  Godlewski68) 
durchgeführt.  — R.  v.  Hasslinger69)  stellte 
Versuche  über  die  Potentialdifferenz  in 
Flammengasen  und  einigen  festen  Elektro- 
lyten an.  Bei  den  ersteren  wurde  in  die 
Flamme  eines  Teclu-Brenners  irgend  ein 
Salz  in  feinster  Zerstäubung  eingeblasen  und 
zwei  Blättchen  verschiedener  Metalle  (Platin 
und  Eisen)  eingehängt.  Es  zeigt  sich,  dass 
sowohl  die  sauren  wie  die  basischen  Bestand- 
teile einen  Einfluss  üben.  Bei  vielen  Salzen 
nimmt  auffallenderweise  das  Eisen  gegen  das 
Platin  positives  Potential  an,  was  aber  mit 
der  Temperatur  sich  ändert,  indem  bei 
steigender  Temperatur  die  Potentialdifferenz 
durch  o hindurch  nach  der  anderen  Seite 
geht.  — Wie  A.  Hagenbach”)  gefunden 
hat,  besitzen  Platin  und  Kupier  in  Schwefel- 
dioxyddampf eine  elektromotorische  Kraft 
von  0,07  Volt,  beim  kritischen  Punkt  steigt 
dieselbe  auf  0,116  Volt.  Von  einer  Beob- 
achtung ausgehend,  die  F.  W.  Küster  bei 
der  Elektrolyse  von  Polysulfidlösungen  ge- 
macht hat.  wonach  regelmässige  Strom- 
schwankungen infolge  Abscheidung  und 
Wiederauflösung  von  Schwefel  an  der  Anode 
eintritt,  hat  derselbe  Forscher71)  Unter- 
suchungen über  das  elektrochemische  Ver- 
halten des  Schwefels  angestellt.  Er  teilt 
hier  zunächstPotentialmessungen  vonNatrium- 
polysulfidlösungen  mit  Platin-  und  Silber- 
elektroden mit,  die  beweisen,  dass  die 
Nernst’sche  Formel  auch  für  die  Schwefel- 
clektrode  gilt. 

Von  elektrolytischen  Untersuchungen 
allgemeinen  theoretischen  Interesses  sind  noch 
folgende  erwähnenswert.  C.  Christiansen”) 
hat  in  einer  Lösung  von  Merkuronitrat,  bei 
Verwendung  von  Quecksilberelektroden,  das 
Auftreten  eines  von  der  Spannung  unab- 
hängigenStromes  festgestellt,  wenn  wechselnde 
Spannungen  eingeschaltet  wurden.  Er  nennt 
diesen  von  dem  Ohm’schen  Gesetz  unbe- 
einflussten Strom  unipolaren  Strom  und  findet, 
dass  derselbe  unabhängig  ist  von  der  elektro- 
motorischen Kraft,  vom  Widerstand,  von  der 
Grösse  der  Oberfläche  der  Anode,  von  der 
Konzentration  der  Salpetersäure,  dagegen 
abhängig  von  der  Oberfläche  der  Kathode 
und  der  Konzentration  an  Merkuronitrat. 


H)  Bull,  de  l’Acud.  des.  Sc.  de  Cmcovic  146  163. 

*•)  Monatah.  f.  CI;  22.  907. 

'•)  Aon.  d.  I'hya.  [4]  g.  56g. 

•■>)  Zts.  f.  E.  VIII.  496. 

’*)  Ann.  d.  Phya.  [4]  S.  7g7. 


Die  Existenz  des  Ammoniums,  die  von 
Leblanc  und  Coehn  wohl  zweifellos  nach- 
gewiesen  ist,  stellt  O.  Ruff7')  nach  seinen 
Versuchen  in  Abrede.  Er  elektrolysierte 
Ammoniumjodid  in  flüssigem  Ammoniak  bei 

— 95  9 und  erhielt  nur  Wasserstoff,  mit 
Jodkalium  entstand  KaNH, , woraus  er 
schliesst,  dass  im  Ammonium  eigentlich  ein 
Hydrid  des  Ammoniaks  vorliege.  Zur  F'rage 
der  Existenz  des  Ammoniums  sind  noch  die 
Arbeiten  von  Moissan7*)  von  Bedeutung. 
Moissan  findet  gleichfalls,  dass  Ammonium- 
chlorid, in  flüssigem  Ammoniak  gelöst,  am 
negativen  Pol  nur  Wasserstoff  entwickelte. 
Verbindungen  Ca(NH,)4  und  Li  NH,  ergeben 
durch  Einwirkung  von  Chlorammonium  bei 

— 8o°  nicht  Ammonium,  sondern  Ammoniak 
und  Wasserstoff.  Durch  die  Einwirkung  von 
Schwefelwasserstoff  auf  Li  NH3  entsteht  eben- 
falls kein  NH4.  — Die  Auflockerung  und 
Verstaubung  verschiedener  Metallkathoden 
in  alkalischer  Lösung  haben  F.  Haber  und 
M.  Sack74)  an  weiteren  Versuchen  studiert 
und  konstatiert,  dass  die  Ursache  derselben 
die  Bildung  von  Alkalimetalllegierungen  ist. 
An  diese  Arbeit  schliesst  sich  eine  umfang- 
reiche Abhandlung  von  F\  Haber76)  über 
Legierungspotentiale  und  Deckschichten- 
bildung mit  Berücksichtigung  der  Erscheinung 
der  Verstäubung  und  Auflockerung  von 
Kathoden  an.  In  seiner  Abhandlung  über 
elektrolytische  Sekundärreaktionen  legt  J,  W. 
Richards77)  die  Gesichtspunkte  dar,  nach 
welchen  solche  bei  der  Elektrolyse  entstehen 
und  verlaufen.  H.  Leduc7“)  hat  bestimmte 
Bedingungen  für  die  Bestimmungen  des 
elektrochemischen  Aequivalents  des  Silbers 
ausgearbeitet  und  mit  denselben  eine  Ge- 
nauigkeit von  1 lojjo  erreicht. 

Zum  Schlüsse  seien  noch  folgende  Ver- 
öffentlichungen angeführt.  Das  Verhalten 
von  Aldehyden  und  Ketonen  gegen  Tesla- 
ströme hatH.Kauffmann79)  einem  kritischen 
Studium,  in  Fortsetzung  seiner  früheren 
Arbeiten,  unterworfen.  In  einer  grosseren 
Abhandlung  von  G.  Platner84)  werden  die 
den  Elektrochemikern  meist  nicht  geläufigen 
physikalischen  Anschauungen  über  die  Elek- 
trizität klar  gelegt.  R.  Pauli“)  wendet  sich 
bei  der  Besprechung  einiger  Farbenerschei- 
nungen gelöster  Moleküle  gegen  die  von 


”)  Ber.  d.  d.  chcin.  Ges.  34.  2604. 

Compt.  rend.  133.  713,  715,  771. 
”,  ”)  ZtS.  f.  E.  VIII,  24S>  54«. 
rT)  Diese  Zeitschr.  IX,  117. 

”)  Compt.  rend.  135.  237. 

”)  Ber.  d.  d.  chem.  Ge*.  35.  473. 

*°)  Dic*e  Zeitschr.  IX,  55. 

•>)  Diese  Zeitachr.  IX,  1. 
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anderer  Seite  geschehene  Erklärung  durch 
Dissoziationsvorgänge. 

Stromerzeugung. 

Von  galvanischen  Elementen  ist  wenig 
Neues  und  noch  weniger  Wertvolles  zu  be- 
richten. Meist  handelt  es  sich  bei  den  vor- 
liegenden Erfindungen  darum,  durch  be- 
sonders günstige  Anordnung  der  Elektroden 
Elemente  von  grösserer  Beständigkeit  und 
Lebensdauer  zu  erzielen.  So  ist  bei  dem 
galvanischen  Element  von  W.  Erny  (D.  R.  P. 
127663)®*)  die  Kohlenelektrode  am  Boden 
und  im  Deckel  des  Elements  durch  ge- 
eignete Vorrichtung  festgehalten,  um  Be- 
rührung mit  der  negativen  Elektrode  zu  ver- 
meiden und  gleichfalls  das  Absetzen  von 
Zinksalzschlamm  zu  vermeiden.  Durch  eine 
sehr  geschickte  Anordnung  wird  bei  dem 
Element  von  E.  Rosendorff  und  M.  Loew- 
ner  (D.  R.  P.  1 21 933)®*)  eine  ganz  be- 
deutende Vergrösserung  der  Oberfläche  so- 
wohl der  Zink-  wie  der  Kohlenelektrode  er- 
reicht. Die  positive  Elektrode  umhullt 

V.  Ludvigsen  (D.  R.  P.  124785)84)  mit 
einem  Schillgeflecht,  welches  sich  durch 
grosse  Biegsamkeit,  Widerstandsfähigkeit 
und  geringen  elektrischen  Widerstand  aus- 
zeichnet. E.  Jahr  (D.  R.  P.  124979)®*) 
umgiebt  die  positive  Elektrode  seiner 
famosenErdelemente  noch  mit  einem  flüssigen 
oder  breiigen  Depolarisator.  Als  negative 
Elektrode  für  Zinkkohlenelemente  verwendet 

W.  Erny  (D.  R.  P.  1 25  787)80)  Zink- 
amaigam,  welches  er  zwischen  zwei  Zink- 
cylinder,  von  denen  der  innere  aus  Zinkgeflecht 
besteht,  einfüllt.  H.  J.  Dercum  (D.  R.  P. 
127088)87)  hat  sich  ein  Verfahren  patentieren 
lassen,  wonach  der  aus  Kaliumbichromat 
und  Schwefelsäure  bestehende  Depolarisator 
nach  seiner  Erschöpfung  als  Erregerflüssig- 
keit in  den  Raum  der  negativen  Elektrode 
eingefüllt  wird.  Die  Socidtd  de  l'Etude 
des  Files  dlectriques  benutzt  als  Depolari- 
sator erhitzte  komprimierte  Luft,  welche 
in  die  aus  Kupferdrahtgewebe  bestehende 
positive  Elektrode  geleitet  wird88).  Ein  sehr 
sonderbares  regenerierbares  Element  hat 
A.  Turnikoff  und  Graf  Nesselrode 
(D.  R.  P.  122270)*®)  erfunden;  der  Depo- 
larisator desselben  besteht  aus  einem  Ge- 

•*)  Diese  Zeitschr.  IX,  157. 

”)  Diese  Zeiischr.  VIII,  285. 

M)  Diese  Zeiischr.  IX,  70. 

w)  Diese  Zeitschr.  IX,  92. 

M)  Diese  Zeitschr.  IX,  112. 

*r)  Diese  Zeitschr.  IX,  132. 

**)  The  Electrochetnist  and  Metollurgist  VIII,  1902. 
Diese  Zeitschr.  IX,  91. 

•*)  Diese  Zeitschr.  IX,  20, 


misch  von  Grafit  und  einem  Permanganat, 
welche  mit  Kaliumchlorat-  und  Forraaldehyd 
lösung  getränkt  sind.  — Die  zu  den  exakten 
Spannungsmessungen  dienenden  Normal- 
elemente  wurden  neuerdings  durch  genaue 
Untersuchungen  auf  ihre  Zuverlässigkeit  ge- 
prüft und  vielfach  verbessert.  Einen  kurzen 
Ueberblick  über  dieselben  und  den  heute 
erreichten  Grad  von  Vollkommenheit  gab 
Jäger  in  seinem  Vortrage  auf  der  9.  Haupt- 
versammlungderdeutschen  elektrochemischen 
Gesellschaft.*0)  R.  Luther  besprach  vom 
theoretischen  Standpunkte  den  Einfluss  von 
Beimengungen  zum  Elektrolyten  der 
Normalelemente,  und  berichtete  über  neue 
Normalelemente,  deren  elektromotorische 
Kraft  unabhängig  von  Lösungsmittel  ist.*1) 
Ueber  die  Abweichungen  der  elektro- 
motorischen Kraft  von  Weston-Elementen 
infolge  der  Umwandlung  des  Kadmium- 
amalgams  verbreitete  sich  E.  Cohen.*3)  Ein 
neues  Kadmium-Normalelement  hat  H.  Tins- 
ley®8)  angegeben.  Als  positive  Elektrode 
dient  ein  dünnes  amalgamiertes  Platinblech, 
welches  von  Kadmiumsulfat  und  Merkuro- 
sulfat  umgeben  ist.  Die  Konstanz  des 
Elements  ist  sehr  gross,  bei  stärkerer 
Stromentnahme  sinkt  die  Spannung  infolge 
Abscheidung  von  Wasserstoffbläschen’;  durch 
Erschütterung  kann  dieser  Fehler  wieder  be- 
seitigt werden.  — Eine  sehr  praktische 
Wasserbatterie  für  die  Messungen  mit  dem 
Quadrantenelektromotor  ist  von  Lcppin  und 
Masche888)  konstruiert  worden. 

Endlos  wird  allmählich  die  Zahl  der 
Akkumulatoren-Konstruktionen,  die  zudem 
wenig  Neues  zu  Tage  fördern.  Vielfach 
dienen  zum  Festhalten  der  aktiven  Masse 
immer  noch  Isolierschichten.  Die  An- 
wendung solcher  zur  Herstellung  von  Akku- 
mulatoren mit  dicht  übereinander  liegenden 
Elektroden  hat  sich  P.  Marino  patentieren 
lassen  (D.  R.  P.  121340)“*)  Zusatzpatent 

D. R.P.  i22i48.*8)Perret(D.R.P.  120926)*8) 
bringt  eine  plastisch  flüssige  Akkumulatoren- 
masse in  poröse  Gefässe,  in  welchen  sie 
unter  Druck  steht,  um  die  Masseteilchen 
in  innige  Berührung  mit  der  Stromzuleitung  zu 
halten.  Auf  eineSammlerelektrode,  bei  welcher 
die  wirksame  Masse  in  einem  durchlöcherten 
nichtleitenden  Rahmen  eingebettet  ist,  hat 

E.  Topp  ein  Patent  erhalten  (D.  R.  P. 

»»)  ZU.  f.  E.  VllI,  485. 

»■)  ZU.  f.  E.  VIII,  493. 

»•)  Zti.  f.  E.  VIII,  643. 

**)  Diese  Zeitschr.  IX,  16. 

**•)  Diene  Zeitschr.  IX,  122. 

Diese  Zeitschr.  VIII,  210. 

**)  Diese  Zeitschr.  IX,  20. 

w)  Diese  Zeitschr.  VIII,  209. 
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l,7749).,,)  Der  elektrische  Sammler  von 
W.  Cheval  und  J.  Lindemann  (D.  R.  P. 
118670)*®)  besteht  aus  einer  grossen  Anzahl 
cylindrischer  Elektroden,  deren  aktive  Masse 
von  nicht  leitenden  porösen  Hohlcylindern 
umgeben  ist.  Eine  sehr  merkwürdige  Schutz- 
hülle für  Sammlerelektroden,  welche  aus 
Torflasern  durch  unvollkommenes  Verkohlen 
mit  4oprozentiger  Schwefelsäure  hergestellt 
ist,  hat  sich  Ch.  P.  Kjaer  (D.  R.  P.  122 146)*’) 
patentieren  lassen.  Auch  Celluloidumhüllungen 
werden  immer  wieder  für  Akkumulatoren- 
elektroden verwendet.  C.  Bruno  hängt  die- 
selben an  Ansätzen  auf,  um  durch  das  Ge- 
wicht der  Elektrode  die  Seitenwände  der 
Tasche  möglichst  gespannt  zu  halten  und  so 
einen  guten  Kontakt  der  aktiven  Masse  mit 
dem  zur  Zuleitung  dienenden  Bleiblech  zu 
erzielen.  (D.  R.  P.  124515.)'**)  Durch  An- 
kitten der  Celluloidplatten  an  den  Aussen- 
seiten  der  Platten  erreicht  H.  T.  d’Arnoult 
(D.  R.  P.  124517)'®')  die  nötige  Festigkeit. 

Eine  Sammlerelektrode  mit  gitterartig 
durchbrochenem  und  von  einem  Rahmen  um- 
schlossenen Masseträger  hat  F.  Vörg  kon 
struiert(D.  R.  P.  127274).'”)  Zur  Herstellung 
vonAkkumulatorenplattenbenutztA.Paetzold 
(D.  R.  P.  1 22884)' **)  eine  Paste  aus  Blei- 
glätte mit  einer  Lösung  von  Catechu  und 
Walrat  in  Glycerin.  R.  Knöschke  bereitet 
die  Füllmasse  aus  Bleioxyden  mit  Blei- 
schwamm, der  mit  Wasserstoff  beladen 
wurde  (D.  R.  P.  126422).'®')  Eine  Sammler- 
elektrode  aus  kleinen  streifenartigen  Teil- 
elektroden bestehend,  hat  V.  Jeanty  sich 
patentieren  lassen  (D.  R.  P.  124786). ‘"“J  Die 
Akkumulatoren-  und  Elektrizitätswerke  vorm. 
VV.  A.  Boese  stellen  Platten  in  der  Weise 
her,  dass  gerippte  Bleistreifen  zuerst  mit 
Bleisuperoxyd  überzogen  und  dann  zusammen- 
gepresst und  ausgewalzt  werden.  (D.  R.  P. 
123832.)'®*)  Die  Elektrodenplatte  von 
J.  B.  Relin  und  Ch.  A.  Rosier  (D.  R.  P. 
i2448o)'*7)  besteht  aus  schraubenartig  ge- 
drehten dünnen  Bleibändern,  welche  reihen- 
förmig in  einem  Bleirahmen  angebracht 
sind.  Die  überstehenden  Schraubenwindungen 
werden  so  zusammengepresst,  dass  immer 
noch  ein  Hohlraum  bestehen  bleibt.  Nach  dem 


w)  Diese  Zeiuchr.  VIII,  23". 
»)  Diese  Zeitschr.  VIII,  158. 
*•)  Diese  Zeiuchr.  IX,  19. 

'«•)  Dieae  ZeiUcbr.  IX,  45- 
:®*)  Dieae  Zeitachr.  IX,  46. 

,w)  Dieae  Zeiuchr.  IX,  132. 
,oa)  Dieae  Zeiuchr.  IX,  20. 

,#4)  Dieae  Zeiuchr.  IX,  113. 
J<*)  Diese  Zeitachr.  IX,  70. 

Dieae  Zeiuchr.  IX,  44. 

'•*)  Dieae  Zeitachr.  IX,  45. 


Verfahren  von  W.W.  Hanscom  und  A.  Hugh 
(D.  R.  P.  1 26604)'*")  werden  die  negativen 
Elektroden  aus  einzelnen  Masseplättchen 
hergestellt,  welche  zuerst  in  besondern 
Formen  aus  Bleiglätte,  Zucker  und  Ammon- 
sulfat gepresst,  oberflächlich  formiert  (redu- 
ziert) und  zu  einer  Platte  zusammengereiht 
und  mit  Blei  umgossen  werden.  Die 
Sammlerelektrode'  der  Knickerbocker  Trust 
Comp,  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  sie 
nur  aus  aktiver  Masse  besteht  und  auf  der 
einen  Seite  positiv,  auf  der  andern  negativ 
formiert  ist  (D.  R.  P.  125306  und  125307).'**) 
Von  neuen  Akkumulatorenkonstruktionen 
amerikanischer  Erfinder  ist  folgendes  er- 
wähnenswert"®). Von  Buckley  rühren  drei 
Formen  einer  Hochspannungsbatterie  her. 
Hough's  Akkumulator  besteht  aus  Platten 
von  halbkreisförmiger  Gestalt,  positive  und 
negative  sind  horizontal,  jedes  in  einer  Halb- 
cylinderform  angeordnet  und  beide  Halb- 
cylinder  nebeneinander  aufgestellt.  Menges 
verwendet  eine  zellenförmige  Anordnung  der 
Platten,  von  denen  innen  zwei  gleiche  Polarität 
besitzende  in  einer  Kammer  sich  befinden, 
welche  aus  porösen  nicht  leitenden  Scheide- 
wänden besteht.  Eine  ausführliche  Be- 
schreibung des  Akkumulators  »Max«  giebt 
J.  J.  Heilmann"1).  Als  Erregerflüssigkeit 
für  Bleiakkumulatoren  benutzt  P.  Marius 
Phosphorsäure,  der  unterphosphorige  Säure 
in  kleinen  Mengen  zugesetzt  wird. 
(D.R.P.  116456)"*). 

Das  neue  Formierungsverfahren  der 
Sächsischen  Akkumulatorenwerke  A.G. 
in  Dresden"*)  ist  eine  interessante  Modi- 
fikation des  Plantö  Verfahrens,  wonach  die 
positive  Elektrode  zuerst  durch  Elektrolyse 
in  verdünnter  Schwefelsäure  auf  ihrer  Ober- 
fläche formiert,  dann  mit  sehr  verdünnter 
Salpetersäure  (1,5®/,)  längere  Zeit  stehen 
gelassen  wird,  worauf  man  wieder  formiert 
und  so  fort  behandelt,  bis  eine  genügend  dicke 
Schicht  PbO,entstandenist(D.R.P.  124787)*"). 
Ein  anderes  Verfahren  derselben  Gesellschaft 
benutzt  zum  Formieren  Schwefelsäure,  welche 
Schwefelwasserstoff  enthält(D.R.P.i  27275)"*). 
Die  Regenerierung  sulfatisierter  positiver  Elek- 
troden bewirkt  J.  H o fm  an  n(D.R.P.  1 28033)"*) 

,M)  Diese  Zeitschr.  IX,  132. 

10#)  Diese  Zeitschr.  IX,  112. 

•••)  El.  World  and  Engineer  1901.  1108.  Diese 
Zeitschr.  VIII,  234. 

1U)  Diese  Zeitachr.  IX,  164. 

nl)  Diere  Zeitachr.  VIII,  236. 

I,#)  Elektrot.  Rundschau  1902.  87.  Diese  Zeit- 
schrift IX,  17. 

1U)  Dieae  Zeitachr.  IX,  91. 

IU)  Diese  Zeitschr.  IX,  133. 

'••)  Dieae  Zeitachr.  IX,  179. 
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durch  Eintauchen  derselben  in  eine  Lösung 
von  mit  Säure  versetzter  Chlorkalklösung, 
wodurch  das  I’bSO,  in  PbOä  verwandelt  wird. 

ZurSteigerung  derKapazitätvon  Bleiakku- 
mulatoren erhitzte.  Heim  (D.R.P.  1 18666)11’) 
dieselben  während  der  Ladung  und  Entladung. 
Diese  Thatsachc  ist  von  verschiedenen 
Forschern  schon  beobachtet  worden,  worüber 
W.  Hibbert“9)  berichtet.  Derselbe  giebt 
auch  an,  dass  durch  die  erhöhte  Temperatur 
der  Säure  nachteilige  Wirkungen  auf  die 
Platten  elntreten,  so  dass  die  Kapazität  im 
Laufe  der  Zeit  wieder  wesentlich  herab- 
gedrückt wird.  Um  Batterien  ohne  Zusatz- 
maschine laden  zu  können,  wenn  die  Dynamo 
die  bei  der  Ladung  sich  erhöhende  Spannung 
nicht  liefern  kann,  teilen  E.  Cisneros  und 
A.  Micka  die  Batterie  in  drei  Teile;  zwei 
derselben  werden  zuerst  parallel  und  mit 
der  dritten  hintereinandergeschaltet,  nach 
geschehener  Ladung  der  dritten  Teilbatterie 
wird  die  letztere  abgeschaltet  und  nun  die 
zwei  erste  Batterien  in  Hintereinander- 
schaltung noch  vollständig  aufgeladen 
(D.R.P.  1 24647) 

Die  Herstellung  sehr  leichter  Akkumu- 
latoren von  grosser  Lebensdauer  sucht  man 
schon  seit  längerer  Zeit  durch  Anwendung 
anderer  Materialien  als  Blei  und  Schwefel 
säure  zu  erreichen,  und  wieder  ist  von  der- 

Diese  Zuiischr.  VIII,  25g. 

Il9)  The  Electrical  Review  1902.  51.  Diese  Zeit- 
schrift  IX,  129. 

"•)  Oiete  Zeilschr.  IX,  69. 


artigen  Konstruktionen  zu  berichten. 
J.  Rabinowicz199)  macht  über  derartige 
Akkumulatoren  interessante  Angaben.  Er 
erwähnt  den  Akkumulator  von  Rousse,  bei 
welchem  die  Bleischwammelektrode  des 
gewöhnlichen  Sammlers  durch  ein  Palladium 
blech  ersetzt  ist,  ferner  die  Akkumulatoren 
von  Entz-Phillipps,  Boettcher  - Rousse. 
Krieger  und  Michalowski  und  Edison. 
Sehr  viel  günstiges  weiss  die  Electr.  World 
and  Engineer  (40.  I4)’91)  überden  Edison- 
Akkumulator  zu  berichten,  dessen  Lebens 
dauer  infolge  der  chemischen  Unverändcr 
lichkeit  der  Elektroden  eine  sehr  grosse  sein 
soll.  Sein  geringes  Gericht  macht  ihn 
besonders  für  Automobilzwecke  geeignet. 
Eine  für  elektrische  Zinksammler  geeignete 
Nickeloxydelektrode  erhält  T.  R.  v.  Micha- 
lowski dadurch.  dass  er  auf  Drahtnetze  von 
Nickel  einGemisch  von  Nickel.  Zink  und  Eisen 
elektrolytisch  niederschlägt  und  die  mit  dem 
Nickel  ausgeschiedenen  Metalle  chemisch  oder 
cktrochemisch  entfernt  (D.R.P.  127662)'**). 
Ein  neuer  Akkumulator  aus  Zinkamalgani, 
Zinksulfat,  Cero-Cerisulfat,  Kohle  ist  Auer 
v.  Welsbach  patentiert  worden  (Engl. 
Pat.  21566  v.  1901).  Ueber  den  Gasakku- 
mulator von  Commelin  und  Viau  bringt 
LaLocomotion  automobile  VII, No. 471”) 
interessante  Details. 

'*•)  Diese  Zeiuchr.  IX,  95. 

Diese  Zeitschr.  IX,  177. 

'**)  Diese  Zeitschr.  IX.  157. 

>”)  Diese  Zeitschr.  VIII,  255. 

(Kortsetaunn  folgt.) 


REFERATE. 


Untersuchung  über  die  Gärung  der  Milch  durch 
Messung  der  elektrischen  Leitfähigkeit. 

I.esage  und  Dongier  (Comptes  rendus 
i.I4.  >oa). 

Diese  Aibeit  hat  insofern  eine  besondere 
Bedeutung,  als  sie  den  Weg  zeigt,  aul  dem  die 
Elektrochemie  unter  Umständen  noch  zu  einem 
nicht  zu  unterschätzenden  Faktor  der  Nahrungs- 
mittel-Chemie werden  kann.  Wie  die  Verfasser 
narhgewiesen  haben,  nimmt  beim  Herinnen  der 
Milch  die  Leitfähigkeit  derselben  in  sehr  be- 
trächtlichem Masse  zu.  Es  giebt  somit  die 
Messung  der  Leitfähigkeit  ein  vortreffliches  Mittel 
ab,  tun  den  Grad  der  Gerinnung  festzustellen  -- 
eine  Thatsachc,  die  sich  eigentlich  ohne  weiteres 
vnraiissehen  liess,  da  ja  bekanntlich  die  Zunahme 
des  Andidezgrados  in  direktem  Verhältnis  zur 
Zunahme  der  Leitfähigkeit  stellt.  N. 


Messung  des  inneren  Widerstandes  galvani- 
scher Elemente.  Ch.  Ayres  jr.  (Phys.  Rcf. 
>4,  *7)- 

Um  den  inneren  Widerstand  galvanischer 
Elemente  zu  bestimmen,  hat  sich  der  Verfasser 
eine  eigene  Methode  ersonnen,  die  auf  der  Ver- 
wendung eines  Brückensystems  und  von  Wechsel 
ström  beruht  und  mittelst  deren  es  gleichzeitig 
möglich  ist,  Messungen  der  Kapazität  resp.  Be. 
rechnungen  derselben  vorzunehmen. 

Die  Genauigkeit  seiner  Messungen  über- 
schreitet nie  eine  Fehlergrenze  von  •/«.  Die- 
selben sind  'ehr  ausführlich  durchgefllhrt  und 
erstrecken  sich  aul  Daniel!-  Elemente  sowie 
Excello-Elemente,  welche  aber  im  Prinzip  weiter 
nichts  sind,  als  eine  Modifikation  der  Daniell- 
Elemente  und  endlich  aufLeclanche-Elementc 
Als  Resultat  der  Arbeit  sind  hervorzuhelwn: 
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i.  (lass  die  Genauigkeit  der  Messungen  ein 
Faktor  der  Induktion  des  Telephons  der  Kapa- 
zitäten und  Widerstande  und  endlich  der  Wechsel- 
/.ahl  des  Messstromes  ist; 

j.  die  erneute  Bestätigung  der  schon  be- 

kannten Thatsache,  dass  der  innere  Widerstand 
von  der  Stromstärke  unabhängig  ist.  N. 

Beltrlg-e  zu  dem  Problem  der  elektrochemi- 
schen Umformung  von  Wechselstrom  und 
Gleichstrom  durch  AIumlnlum-Elektrolyt- 
zellen.  Fi.  König  (Filcktrotechnische  Zeitschr. 
XX111.  r.i,  474). 

Ganz  im  Gegensatz  zu  Graetz  macht  der 
Verfasser  die  Beobachtung,  dass  für  die  Welle, 
für  welche  das  Aluminium  Anode  ist,  auch  bei 
Spannungen  unter  22  Volt  durch  die  Aluminium* 
kohlezellen  statttindet.  Aus  seinen  Forschungen 
lassen  sich  folgende  Gesetzmassigkeiten  ableiten: 

1.  Im  Wechsclstrotnkreise  besteht  zwischen 
Strom  und  Spannung  eine  Phasenverschiebung, 
welche  hei  unbelastetem  Gleichstromkreise  am 
grössten  ist  und  bei  steigender  Gleichstrom* 
l>ela-stung  immer  mehr  zurückgeht. 

2.  Der  maximale  Wirkungsgrad  nimmt  bis 

zu  einem  gewissen  Grade  mit  steigender  Wechsel- 
stromspannung zu.  N. 

Ueber  die  zur  Bestimmung  der  elektrolytischen 
Wirkung  einer  Zelle  dienenden  Verfahren. 

Von  Herthelot.  (l.'Klectrochimie  VIII.  5,) 

Die  zu  bestimmenden  Reaktionen  sind  die 
folgenden : 

Zersetzung  von  angesäuertem  Wasser, 
unter  Freiwerden  von  Gas,  und  Zersetzung 
eines  neutralen  Satzes,  wie  Natriumsulfat,  in 
freie  Säure  und  Base. 

Obgleich  die  Bedingungen  dieser  Be- 
stimmungen wohl  bekannt  sind,  dürfte  cs  vielleicht 
von  Vorteil  sein,  sie  hier  näher  zu  präzisieren, 
wobei  einige  neue  Daten  hinzugefugt  werden. 

Man  verwendet  als  Voltmeter  ein  Glas,  das 
mit  Schwefelsäure  angesäuertes  Wasser  enthält, 
mit  kurzen  Elektroden,  die  aus  den  Enden  von 
starken  Platindrähten  gebildet  werden,  die  an 
die  Enden  von  vertikal  zuriickgcbogenen  Glas- 
röhren angebracht  sind:  es  sind  die  sogenannten 
Wol last on- Elektroden.  Sie  werden  so  nahe 
wie  möglich  aneinander  gebracht,  um  den 
Widerstand  möglichst  — 0 zu  machen,  jedoch 
muss  eine  Berührung  der  Drahte  vermieden 
werden. 

Der  Wasserstoff  entweicht  in  Blasen,  wie 
der  Sauerstoff,  und  zwar  in  doppelter  Menge, 
aber  in  feineren  Bläschen;  daher  tritt  er  auch 
etwas  früher  auf.  Um  einen  sicheren  Schluss 
zu  ziehen,  muss  das  Gas  fortwährend  entstehen 
und  sich  von  den  Polen  entfernen,  sobald  die 
Entstehung  begonnen  hat. 

Zur  Kontrolle  trennt  man  die  Elektroden 
nach  Art  der  Wollastonzcllc,  schüttelt  sie  und 
reibt  sie  ab,  um  die  daran  haftenden  Gase  zu 
entfernen,  kehrt  alsdann  die  Pole  des  Volt- 
meters um,  um  die  Wirkungen  in  umgekehrtem 
Sinne  \nn  neuem  zu  erzeugen.  Jeder  Versuch 


dar!  übrigens  nicht  über  den  Bruchteil  einer 
Minute  hinaus  verlängert  werden,  um  die  all- 
gemeine Zusammensetzung  der  Zellen-Bestand- 
teile  nicht  zu  verändern. 

Um  deutlichere  Resultate  zu  erhalten,  muss 
man  schliesslich  die  Versuche  mit  Wollaston- 
Klektroden  wiederholen,  welche  während  des 
ganzes  Versuches  in  einem  luftleeren  Gefäss  in 
konzentrierte  Schwefelsäure  tauchen.  Man  ver- 
dreifacht oder  vervierfacht  auf  diese  Weise  den 
Durchmesser  der  Glasblasen. 

Um  von  der  Empfindlichkeit  des  Verfahrens 
eine  Vorstellung  zu  geben,  nehmen  wir  an,  dass 
das  Gewicht  des  freigewordenen  Gases  während 
der  notwendigen  Zeit  kleiner  als  1 ,om  Milligramm 
betragen  kann. 

Das  Gewicht  jedes  der  feinen  sichtbaren 
Wasserstoffbläschen  kann  als  weniger  als  ein 
Millionstel  Milligramm  und  selbst  noch  weniger 
geschätzt  werden. 

Diese  Versuche  sind  in  zweifelhaften  Fällen 
und  besonders,  wenn  die  elektromotorischen 
Kräfte  ungenügend  schienen,  fortgesetzt  worden, 
indem  man  dem  angesäuertem  Wasser  des  Volt- 
meters einige  Kubikcenümeter  einer  Pyrogallus- 
Säure  hmzufUglc,  welche  den  am  positiven  Pol 
entstehenden  Sauerstoff  absorbiert,  d.  h.  um  die 
elektrolytischen  Erscheinungen  darzustellen  bei 
einer  E.  M.  K„  welche  um  die  Hälfte  geringer  ist 
als  diejenige,  welche  die  Zersetzung  des  ange- 
säuerten Wassers  bestimmt. 

Wendet  man  dieses  Hilfsmittel  in  Verbindung 
mit  schwachen  elektrischen  Strömen  an,  so  wird 
der  Wasserstoff  an  einem  der  Platindrähte  nur 
im  gasförmigen  Zustande  frei.  Wenn  die  Elek- 
trolyse ziemlich  energisch  ist,  bedeckt  sich  der 
andere  Draht  sofort  mit  einem  schwarzen  Ueber- 
zug,  der  durch  die  Absorption  de>  Sauerstoffs 
durch  die  Pyrogallussaure  entsteht,  der  sich  aber 
in  der  Flüssigkeit  durch  die  Agitationswirkung 
auflost. 

Ist  die  Wirkung  zu  langsam,  erscheint  dieser 
Ueberzug  nicht.  Wenn  die  elektromotorische 
Kraft  wächst,  kann  ein  Teil  des  Sauerstoffes  so- 
fort frei  werden. 

Ich  will  nun  auf  die  elektromotorischen 
Kräfte  in  «ähnlichen  Fällen  genauer  cingchen. 

Bekanntlich  hat  ein  Daniell-Element  (Zink- 
Kupfer  1,06  Volt  (25,1  Gal.);  ein  Zink-Kadmium- 
Element  0,3  Volt  18,2  Cal.:;  ein  Zink- Platin- 
Element  (in  konzentrierter  Schwefelsäure)  ü,ttoV»lt 
(19  Cal.).  Nun. 

1.  findet  die  Zersetzung  des  angesauerten 
Wassers  durch  die  Schwefelsäure  unter  Frei 
werden  von  (Jas  an  t>eidcn  Polen  nicht  statt, 
selbst  im  Vakuum  mit  1 ZnPt-f  t ZoCd-=»  1,5  Volt. 

Sie  ist  aber  bei  einem  Druck  von  0,76  m 
mit  2 ZnPt  = 1,6  Volt  bestimmt  worden  Die  An- 
gaben stimmen  mit  den  bekannten  I halsachen 
uberem.  ebenso  wie  die  Bildungswarme  des 
Wassers  34,5  Gal.,  welche  annähernd  die  K.M.K. 
der  Zersetzung  regelt. 

2.  Findet  die  Zersetzung  des  angesauerten 
und  mit  Pyrogallussaure  versetzten  Wassers  unter 
Freiwerden  von  Wä'Sctslott  nur  am  positiven 
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Pule  statt  beim  Daniel-Element  (1,06  Volt)  mit 
3 ZnCd  (1,05  Volt)  und  mit  1 ZnPt  (0,8  Volt). 

Sie  findet  aber  nicht  statt  mit  2 ZnCd 
(0,7  Volt).  Sie  erfordert  also  eine  E.  M.  K.,  die 
ungefähr  18  Cal.  entspricht. 

Dieselben  Grenzen  sind  bei  Anwendung  von 
Kormol  anstelle  der  Pyrogallnssäure  gefunden 
worden. 

Die  Zersetzung  des  Natriurasultats  in  Säure 
und  Base  kann  mit  Hilfe  einer  kleinen  U-förmigen 
Röhre  von  4 — 5 ccm  bestimmt  werden.  Die 
Flüssigkeit  wird  im  voraus  gleichmässig  getarbt 
mittels  einiger  Tropfen  Lakmus.  In  dieser 
Flüssigkeit  tauchen  zwei  Platinblcche  als  Elek- 
troden. Nach  kurzer  Zeit  sieht  man,  dass  die 
Flüssigkeit  in  dem  einen  Zweige  des  Rohres  rot, 
im  andern  blau  geworden  tst. 

Dieses  charakteristische  Merkmal  zeigt  sich 
bei  Gewichtsmengen,  die  einem  Tausendste! 
Milligramm  freier  Saure  entsprechen.  Diese 
Reaktion  ist  vielfach  noch  empfindlicher  als 
die  Gasentwickelung  bei  den  Wollaston-Elek- 
troden. 

Man  kann  die  Elektrolyse  des  Natrium- 
snlfats  in  gleicher  Weise  mit  Hilfe  schwächerer 
E.M.k.  erzeugen,  indem  man  der  ganzen  Natrium- 
sulfatlosung einige  Tropfen  von  Pyrogalluslosung 
im  voraus  hinzusetzt.  Zur  Ausführung  des  Ver- 
suches genügt  ein  einziges  Daniel-Element. 

Wenn  diese  Versuche  mit  den  vorstehend 
beschriebenen  Vorsichtsmassregeln  ausgeführt 
werden,  kann  man  die  geringsten  Spuren  von 
Elektrolyse  nachweisen.  R. 

Elektrolytische  Darstellung  von  Hydrosulfiten. 

(F.lektrut.  Rdsch.  1903.  2.  13.) 

Man  hat  bisher  Bisulfite  wiederholt  schon 
als  Kathodenflussigkeit  elektrolysiert,  doch  hat 
man  bis  jetzt  stets  sehr  schlechte  Stromausbeuten 
erhalten.  A.  Frank  in  Charlottenburg  hat  nun 
gefunden,  dass  die  freie  hvdroschweflige  Saure 
durch  den  Strom  sofort  wieder  zersetzt  wird 
oder  an  die  Anode  wandert,  wo  sie  zerstört 
wird,  wahrend  die  Salze  selbst  in  Losung  relativ 
beständig  sind.  Die  Neuerung  von  A.  Frank 
besteht  nun  dann,  dass  bei  der  Elektrolyse  Vor- 
kehrungen getroffen  werden,  die  Kalhodenflussig- 
keit  wahrend  der  Elektrolyse  möglichst  neutral 
zu  halten,  so  dass  das  zu  elektrolysierende 
Bisulfit  möglichst  annähernd  der  Formel  NH  SO* 
entspricht  und  die  hvdroschweflige  Saure  als 
Salz  im  Kathodenraum  verbleibt.  Zu  diesem 
Zwecke  wird  als  Anodentlüssigkeit  entweder  ein 
Alkali  verwendet  oder  eine  Losung,  welche  ein 
basisches  Ion  zur  Kathode  wandern  lasst.  Man 
verwendet  also  z.  B.  entweder  Natronlauge  oder 
die  Lösung  eines  Natron-  oder  Kalisalzes,  so 
dass  die  Kathodenlauge  nach  Massgabe  der  vor 
sich  gehenden  Stromarbeit  oder  Bildung  hydro- 
schwefliger  Säure  neutralisiert,  beziehungsweise 
neutral  gehalten  wird.  Auf  diese  Weise  gelingt 
es,  die  grossen  Stromverluste  durch  sekundäre 
Zersetzung  der  freien  hydroschwefligen  Säure 
zu  vermeiden  und  die  Salze  in  hoher  Ausbeute 
zu  erhalten.  Wenn  man  sehr  konzentrierte 


Lösungen  znr  Elektrolyse  anwendet,  so  gelingt 
es  sogar,  infolge  der  gross. n Reinheit  der  ge- 
wonnenen Hydrosulfite,  leicht  lösliche  Salze,  wie 
das  Natriumsalz,  an  der  Kathode  zur  Ausscheidung 
zu  bringen.  Spezielle  Angaben  über  die  Aus- 
führung dieses  Verfahrens  sind  in  nachstehendem 
Beispiele  angegeben. 

Es  wird  als  Kathodenflussigkeit  eine  Bisulfit- 
lauge von  33,7  g SO>  pro  Liter  und  als  Anoden- 
rtüssigkeit  eine  Kochsalzlauge  vom  spezifischen 
Gewicht  1,042  verwendet.  Die  Kathodenober  - 
flache  besteht  aus  Platin,  und  es  werden  pro 
Quadratdecimeter  Kathodenoberfläche  0,144  Am- 
pire  verwendet.  Die  Spannung  ist  etwa  2,3  Volt, 
und  die  Stromausbeute  bei  dieser  Art  der  Aus- 
führung des  Verfahrens  beträgt  89,3  •'*. 

Verwendet  man  dagegen  als  Anodenflussig- 
keit  unter  im  übrigen  ganz  gleichen  Arbeits- 
bedingungen anstatt  der  Kochsalzlauge  eine  ver- 
dünnte Schwefelsäure  vom  spezifischen  Gewicht 
1,04,  so  betrug  die  Stromausbeute  in  der  ersten 
Arbeitsstunde  nur  etwa  53  */.,  fiel  in  der  zweiten 
Stunde  aut  3 % und  nach  Verlauf  einer  weiteren 
Stunde  war  das  gesamte  gebildete  Hydrosulfit 
wieder  zersetzt. 

Aus  dieser  Gegenüberstellung  ergtebt  sich, 
dass  bei  Verwendung  von  Schwefelsäure  als 
Anodentlüssigkeit  im  Laufe  der  Elektrolyse 
Schwefelsäure  zur  Kathode  wandert,  welche  eine 
Zersetzung  des  gebildeten  hydroschwefligsauren 
Natrons  unter  Freimachung  der  durch  den  Strom 
sehr  leicht  zersetzlicher  hydroschwefligen  Säure 
bewirkt.  Dagegen  wird  bei  Verwendung  von 
f'hlomatriumlauge  oder  einer  sonstigen,  ein 
basisches  Ion  zur  Kathode  sendenden  Anoden- 
flUssigkeit  keine  Zersetzung  des  gebildeten  Natrium- 
sulfits hervorgerufen.  Bei  dieser  Durchführung 
der  Elektrolyse  wird  im  Anodenraum  noch  ein 
weiteres  verwertbares  Ion,  nämlich  Chlor,  ge- 
wonnen, wodurch  die  technische  Herstellung 
vom  ökonomischen  Standpunkte  aus  gefordert 
und  erleichtert  wird.  — n. 


Verbesserungen  des  elektrischen  Ofens.  — 

F~  R.  Taylor..  (Trans.  Am.  F.lectrochem.  Soc., 

1902,  vol.  II,  pp.  185 — 189.) 

An  anderer  Stelle  (siehe  diese  Zeitschr.  Seite 
238fr)  haben  wir  Uber  ein  von  T aylor  erfundenes 
Verfahren  berichtet,  nach  dem  die  Lebensdauer 
der  Elektroden  des  elektrischen  Otens  in  der 
Weise  verlängert  wird,  dass  fortwährend  ihren 
Enden  vermittelst  der  Schwerkraft  Bruchstücke 
leitenden  Materials  zugeführt  werden.  In  vor- 
liegender Arbeit  giebt  Taylor  eine  Methode  an, 
bei  der  von  Verlängern  keine  Rede  ist,  da 
die  Elektroden  eigentlich  gewissermassen  selbst 
Leben  besitzen.  Es  handelt  sich  um  eine,  sich 
selbst  ersetzende  Elektrode  in  einemgeschlossenen 
Ofen;  dieselbe  besteht  aus  beweglichen  Bruch- 
stücken, die  unaufhörlich  hinabsinken  und  selbst 
die  Elektrode  darstellen.  Die  Röhren,  durch 
welche  diese  Bruchstücke  zugefUhrt  werden,  sind 
vermittelst  eines  isolierten  Leiters  durch  den 
Ofenkessel  hindurch  mit  der  Elektrizitatsfjuelle 
verbunden. 
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Kin  »weites  Erfordernis,  das  ein  elektrischer 
Oien  bei  ununterbrochenem  Betriebe  erfüllen 
muss,  ist  das,  dass  entweder  ein  ni<  hißüchtiges 
Produkt  oder  ein  ebensolcher  Rückstand  fort- 
während oder  in  bestimmten  Zwischenräumen 
in  geschmolzenem  Zustand  entfernt  weiden  kann. 

Eine  Wand  aus  nichtleitender  Substanz,  mit 
der  die  Vorderseite  der  Rohren  versehen  ist,  sotgt 
dalür,  dass  kein  Ubergrosser  Durchgang  von 
Elektrizität  durch  den  Ofen  stattfinden  kann. 

In  geeigneter  Weise  ist  ferner  dafür  gesorgt, 
dass  man  durch  Einführung  von  leitendem  oder 
nichtleitendem  Material  den  Widerstand  de?  Ofens 
abandern  kann.  A.  G. 


Ein  Zlnkbromid-Akkumulftlor.  H.  (1.  Dow. 
(Trans.  Am.  Electrochem.  Soc.,  190a,  vol.  1, 
P '*-•) 

Ein  recht  guter  Akkumulator  kann  mit  Zink- 
und  Kohleelektroden  und  einer  Zinkbromidlosung 
hergcstellt  werden.  Beim  Eaden  wird  Ztnk  an 
der  Zinkelcktrodc  niedergeschlagen  und  freies 
Brom  an  der  Kohleelektrode  freigemacht.  Bei 
det  Entladung  verschwindet  das  Brom  und  wird 
das  niedergeschlagene  Zink  aufgelöst.  Wahr- 
scheinlich findet  nur  eine  Reaktion  statt,  nämlich: 
Zn  -f  Br,  = ZnBr,.  Dies  ist  ein  äusserst  ein- 


facher Prozess  un  Vergleich  mit  den  verwickelten 
Reaktionen,  die  bei  der  gewöhnlichen  Bleuelle 
eine  Rolle  spielen ; der  Umstand,  dass  dieSpannung 
dieselbe  ist,  gleichviel  ob  eine  leichte  oder  krältige 
Ladung  stattfindet,  scheint  darauf  hinzudeuten, 
dass  die  Reaktionen  in  beiden  Fallen  dieselben 
sind,  während  bekanntlich  bei  der  Bleuelle  die 
Spannung  ganz  erheblich  verschieden  i-t.  je  nach- 
dem dieselbe  fast  vollständig  oder  aber  nur  zum 
Teil  geladen  ist. 

Die  Potcntialdifferenz  betragt  etwas  über 
1,7  Volt  und  ist  bei  Entladung  und  Ladung 
dieselbe;  anscheinend  verändert  sie  sich  nicht, 
wenn  die  Konzentration  des  Elektrolyten  variiert 
wird.  Verfasser  hat  jedoch  mit  der  Zelle  noch 
nicht  genügend  gearbeitet,  um  entscheiden  zu 
können,  ob  die  Konstanz  der  Spannung  die  Zelle 
zu  einer  Normalzelle  geeignet  macht.  Professor 
D.  C.  Miller,  an  der  Case  School  of  Applied 
Science,  untersucht  augenblicklich  diese  Frage. 
Wenn  sich  wirklich  unter  leicht  zu  erzielenden 
Bedingungen  völlige  Konstanz  herausstcllen  sollte, 
so  durfte  dieses  Normalelement  vor  allen  sonst 
vorgeschlagenen  mancherlei  Vorteile  voraus  haben. 
Dasselbe  kann  Überall  int  Augenblick  hergestcllt 
werden,  da  es  nicht  komplizierter  ist  als  ein 
Primärelemcnt  in  seiner  einfachsten  Form. 

A.  G. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Vaeuumapparat  zur  Elektrolyse  von  Lösungen, 
welche  wahrend  der  Elektrolyse  gasförmige 
Zersetzungsprodukte  liefern.  - Wüfred  Barne* 
io  l.jroo,  V.  St.  A.  — D.  K.  P.  No.  130049. 

ln  elektrolytischen  Zellen  ein  Yacuuro  zu  erzeugen, 
um  die  gasförmigen  Produkte  abzichen  zu  können,  ist 
bekannt.  Die  Erfindung  hat  nun  eine  Appnratenvcibindung 
tum  Gegenstände,  welche  einen  ununterbrochenen  Betrieb 
ermöglicht,  d.  h.  einen  Betrieb,  während  dessen  die  Lauge 
ununterbrochen  durch  die  Elektrodenkammcr  fliegst  und 
gleichseitig  die  das  Vaouum  erzeugende  Luftpumpe  oder 
dgl.  in  Thltigkeit  ist.  Die  Lauge  tritt  zunächst  in  die 
■ m höchsten  stehenden  Aufnahmebehälter,  aus  diesen 
dietst  sie  in  mit  Schwimcnerventil  versehene  Speise 
beilälter,  aus  diesen  in  die  Elckirodenkammern,  welche 
mit  den  Speisebcbiltern  in  gleicher  Hohe  liegen,  mit 
ihnen  kommunizieren  und  daher  da*«cll»e  Niveau  haben. 
Aus  den  Elcktrodcnkammcrn  tritt  die  erschöpfte  Lange 
m die  unteren  Ablassbehälter.  Die  Gasräume  all  dieser 
Apparate  stehen  durch  Yacuumlcitungen  mit  ein*  und 
demselben  *om  Sauger  führenden  Kohr  in  Verbindung. 

Einrichtung  zur  elektrolytischen  Zersetzung 
von  Salzlösungen  unter  Benutzung  einer 
Quecksilberkathode.  — Edvun  Edser  und  Meyer 
\V  ildermann  in  London.  — L).  K.  P.  No.  130118 
Die  Einrichtung  ist  durch  eine  Kethe  eine  Scheide- 
wand  bildender  1 roge  zur  Aufnahme  des  (Quecksilbers 
mit  freien  Oberflächen  in  der  Zcrsctxungs»  und  Bildung»- 
Abteilung  der  durch  die  Tröge  getrennten  Zelle  gekenn- 
seichnet.  Hierbei  können  die  Troge  mit  Kippen  oder 
Stegen  versehen  »cm,  die  in  das  (Quecksilber  de»  unteren 
oder  benachbarten  Troges  cintauchrn. 


Bei  einer  Ausführungsform  dieser  Einrichtung  bildet 
die  aus  Trogen  bestehende  Scheidewand  eine  mittlere 
und  eine  äussere,  jene  umschlictscnde  Abteilung  oder 
Kammer. 


K.g.  114. 


Ferner  können  die  lubeidcwand  b und  ihre  Rahmen 
von  einem  fiodentcil  t getragen  werden  und  die  Loden 
der  Troge  d in  Ausnehmungen  von  Lndplattec  greifen, 
mit  denen  sic  fest  verbunden  sind.  Ine  S..  heule  wand 
kann  am. h von  neben  emandcrticgeoden  Trugen  von 
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CO  »förmigem  Querschnitt  gebildet  »ein,  die  zur  Ab- 
Schliessung  der  oberen  und  unteren,  durch  die  Scheide- 
wand gebildeten  Abteilung  in  einander  greifen. 

Bei  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Einrichtung 
haben  die  die  Scheidewand  bildenden  Tröge  von 
V-förmigem  Querschnitt  wechselweise  auf  der  einen  und 
.indcrcn  Seite  verlängerte  Scheidewände  erhallen,  oder 
sie  sind  an  entsprechenden  Stellen  mit  Ausschnitt  und 
Lappennnsatz  versehen,  um  das  übertretende  Quecksilber 
jedes  Troges  von  dem  darunter  befindlichen  Troge  auf- 
nehmen zu  lassen. 

Der  Apparat  ist  einfach,  bei  der  Benutzung  wirksam 
und  zeigt  einen  geringen  elektrischen  Widerstand.  Bei 
seiner  Benutzung  wird  sehr  wenig  Quecksilber  verbraucht, 
und  die  erhaltenen  Produkte  sind  vollkommen  rein. 


ZirkulaLlonseinrlchtung  an  elektrolytischen 
Apparaten  mit  doppelpoligen  Elektroden.  — 

Max  Haas  in  Aue  i.  S.  und  Dr.  Felix  Oettel  in 
Kadcbenl  b.  Dresden.  — D.  R.  P.  No.  130345. 
Damit  Nebenschlüsse  durch  die  Laugenzirkulation 
möglichst  eingeschränkt  werden,  sind  sowohl  die  Laugen- 
durchfliiste  von  einer  Kammer  zur  andern  als  auch  die 
Zu-  und  Abflüsse  nach  und  von  den  einzelnen  Kammern 
als  Flüssigkeit»* iderstände  ausgebildet.  Die  betreffenden 
Leitungen  oder  Kanäle  haben  also  geringen  Querschnitt 
und  grosse  Länge. 

Vorrichtung  zum  Eln9trelehen  der  wirksamen 
Masse  ln  Sammlerelektroden.  — Theodore 
Pescatore  in  Manchester,  England.  — D.  R.  P. 
No.  13052a. 


Die  inneren  Unterkanten  c des  die  Füllmasse  auf- 
nehmenden  Kastens  b sind  abgerundet,  um  während 
der  Hin-  und  Herbewegung  desselben  über  die  in  die 
Tischplatte  eingelegte  Elektrodenplane  a die  in  letzte 
fallende  wirksame  Masse  einzndrücken.  U’m  die  Füller- 
masjc  besser  in  die  Platte  einstreichen  und  die  Ober- 
fläche derselben  glätten  zu  können,  sind  in  di©  Vordcr- 
und  Rückwand  des  Kastens  Gummistrcifen  h eingesetzt. 

Elektrischer  Ofen,  bei  welchem  das  in  einem 
ringförmigen  Tiegel  befindliche  Sehmelzgut 
von  dasselbe  durehfliessenden  Induktions- 
strömen erhitzt  wird.  — Soctfte  Schneider 
& Cie.  in  Le  Crcusot,  Fr  an  kr.  — D.  R.  P.  No.  130599. 


Der  ringförmige  Tiegel  a für  das  Schmel/gut  um- 
schlicsst  einen  Schenkel  des  lamellierten  Eisenrahmens  6. 
Letzterer  ist  mit  einer  oder  mehreren  Ocflnungcn  zur 
Aufnahme  rotierender  Magnete  e versehen.  Dieselben 
können  entweder  Elekiromagnete  oder  permanente 
Magnete  sein  und  ändern  bei  ihrer  Drehung  Zahl  und 
Richtung  der  den  Rahmen  6 durehfliessenden  Kraftlinien, 
wodurch  in  dem  leitenden  Schmelrgnt  Induktionsströme 
hervorgcbrncht  werden,  die  cs  erhitzen. 


Sammlerelektrode,  deren  Massetrflger  aus  einer 
Antlmonbletplatte  mit  aus  derselben  ausge- 
stanzten und  naeh  den  Breitseiten  zurück- 
gebogenen  Lappen  besteht.  — W.  J.  J&ckaon 
in  Philadelphia.  — D.  R.  P.  No.  13080$. 

Die  Sammlerelektrode  besteht  aus  einer  nut  wirk- 
samer Masse  bekleideten  Antimonbleiplatte,  deren  senk- 
rechte Ränder  rohrförmig  umgehogen  sind.  Der  untere 
wagerechte  Rand  der  Platte  ist  dagegen  mit  einer  ge- 
nuteten Hartgummileiste  versehen,  durch  welche  die 
Elektrode  von  dem  Gcfässboden  isoliert  wird. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Blelsehwamm- 
platten  durch  elektrolytische  Reduktion  von 
Bielsuperoxydplatten.  — John  Irving  Courtenay 
in  l.onduu.  - - 1).  R.  P.  No.  130809. 

Aus  einem  Gemisch  von  Bleioxyd  und  Kohlenstaub 
und  einer  bekannten  Pastierungsflüssigkeit  werden  Platten 
hergestellt,  aus  denen  man  in  bekannter  Weise  den 
Kohlenstoff  durch  elektrolytische  Oxydation  entfernt. 
Die  hierdurch  erhaltenen  Blcisuperoxydplatlen  werden 
sodann  elektrolytisch  in  verdünnter  Schwefelsäure  zu 
Bleischwammplattcn  reduziert. 

Sammlerelektrode,  deren  Massetr&ger  aus  einer 
Antlmonblelpiatte  mit  aus  dieser  ausge- 
stanzten und  seltlleh  gebogenen  Lappen  be- 
steht. — W.  J.  Jackson  in  Philadelphia.  — f>.  K.  P 
No.  130916 

Der  Masseträger  besteht  aus  einer  gewalzten  Antimon- 
bleiplatte,  deren  vier  Ränder  rohrförmig  umgebogen 
sind,  um  sie  ohne  Anbringung  eines  besonderen  Rahmens 
genügend  zu  versteifen.  Die  wirksame  Masse  wird  auf 
der  Platte  durch  aus  dieser  ausgestanzte  und  seitwärts 
gebogene  Lappen  in  bekannter  Weise  gehalten. 
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ALLGEMEINES. 


Sauerstoff-  Explosion  ln  einer  Akkumu- 
latOren-Fabrlk.  Keiner  Sauerstoff  kann  bekanntlich 
weder  su  Verbrennung*-  noch  sn  eigentlichen  Explosion«- 
erschein ungen  Veranlassung  geben;  der  obige  Titel  ist 
somtt  nicht  ganz  zutreffend. 

Seitdem  man  erkannt  hat,  dass  die  Waxserstoff- 
Sanerstoffflammc  (Knallgas)  viel  heisser  ist,  als  die  früher 
allgemein  in  Verwendung  stehende  Wasserstoff  - Luft- 
flammr,  gehen  die  Akkumulatorcnfabriken  immer  mehr 
dazu  über,  für  ihre  Lötarbeiten  Wasserstoff  und  Sauer- 
stoff anzuwenden,  und  zwar  stellt  sich  der  Herstellungs- 
preis für  diese  Gase  am  billigsten,  wenn  dieselben  auf 
elektrolytischem  Wege  gewonnen  werden.  Elektro- 
lytischer Wasserstoff  und  Sauerstoff  sind  nicht  nur  viel 
billiger  als  auf  chemischem  Wege  dargeitellt,  sondern 
auch  viel  reiner.  Kilr  Montagen  werden  die  Gase  in 
besonderen  Stahl  flaschen  komprimiert,  nach  belieben 
bis  auf  etwa  150  Atmosphären. 

Eine  derartige  elektrolytische  Wasserzersetxungs- 
anlagc  mit  Kompressoraggrcgat  ist  in  einer  westfälischen 
Akkumulatorenfabrik  seit  kurzer  Zeit  in  betrieb.  Für 
jedes  Gas  ist  ein  eigener  Kompressor  vorhanden,  für 
den  WMicrstoff  ein  dreistufiger,  fUr  den  Sauerstoff  ein 
sweistufiger.  Als  an  dem  Sancrstoffkompreasor  anfangs 
des  Sommers  im  beiacin  des  Betriebsingcnicurs,  eines 
Chemikers  und  einet  Meisters  ein  Sicherheitsventil  ein- 
gesetzt betw.  probiert  werden  sollte,  entstand  die  unter 
einem  dumpfen  Knall  vor  sich  gehende  Explosion, 
wobei  der  Betriebsingenieur,  sowie  der  Chemiker  schwer 
verletzt  wurden. 

Es  drängt  sich  die  Krage  vor;  Auf  welche  Ursache 
ist  die  Explosion  zorückzuftlhren?  Und  die  Antworten 
aui  diese  Frage  sind  von  verschiedenen  Seiten  ver- 
schieden ausgefallen.  Auf  der  einen  Seite  wird  unreiner, 
d.  b.  mit  Wasserstoff  vermischter  Sauerstoff  vermutet, 
auf  der  anderen  Seite  wird  es  als  ein  grober  Fehler 
bexeichnet,  dass  die  Kolben  des  Sauerstoffkompressors 
mit  reinem  Glyzerin  (an  Stelle  von  reinem  Wasser!!) 
geschmiert  worden  sind.  Anlässlich  des  Probierens  des 
neueingesetzten  Sicherheitsventile«  stieg  der  Druck 
nämlich  auf  190  Atmosphären,  und  hierbei  wäre  eine 
Selbstentzündung  des  Glyzerins  eingetreten.  Wie  sich 
Glyzerin  in  stark  gepresstem  Sauerstoff  verhält,  ist  nun 
noch  nicht  ganz  teatgestellt;  die  Vermutung  liegt  aber 
nahe,  dass  mich  Glyzerin  unter  diesen  Bedingungen 
ähnlich  verhält  wie  vegetabilische  Fette  und  Oeie,  die 
nch  in  Anwesenheit  von  komprimiertem  Sauerstoff 
mindestens  25  Atmosphären  notwendig  I)  so  rasch 
oxydieren,  dass  eine  starke  Erwärmung  etntritt.  Aus 
diesem  Grunde  dürfen  die  Muttern,  Ventile  u.  dgl.  an 
Sauerstoff  flaschen  nie  mit  Oel  oder  Fell  geschmiert 
werden. 

Rotierende  Umformer,  ln  Frankfurt  a.  M.  hielt 
der  Ingenieur  Clarence  Feld  mann,  Privatdozent  an  der 
technischen  Hochschule  in  Darmstadt,  einen  Vortrug 
über  rotierende  Umformer.  Der  Redner  wie«  zunächst 
auf  den  Unterschied  hin  zwischen  den  in  Deutschland 
vielfach  gebräuchlichen  Umformergruppen,  direkt  ge- 
kuppelten Motor- Dynamos,  gegenüber  den  eigentlichen 
rotierenden  Umformern,  denen  im  Anker  mittels  Schleif- 
ringen Mehrphasenstrom  rugeführt  wird,  während  man 
ans  derselben  Ankerwicklung  durch  einen  Kollektor 
Gleichstrom  entnimmt.  In  klarer  Weise  wurde  die  Art 
der  Regulierung  bei  diesen  Maschinen  beschrieben  und 
gezeigt,  welche  Gesichtspunkte  bei  der  Konstruktion  su 
beachten  sind,  um  das  gefürchtete  «ogenanntc  % Pendeln« 
zu  verhüten,  ln  Amerika  hat  man  diese  Maschinentype 
bereits  vielfach  angewandt,  insbesondere  für  den  Betrieb 
elektrischer  Bahnen.  Auf  Grund  der  ausgezeichneten 


amerikanischen  Erfahrungen  kann  man  sagen,  dass  diese 
Maschinen  für  grosse  Krafiverteilungsanlagen  ein  sehr 
wertvolles  und  durchaus  erprobtes  Zwischenglied  dar- 
•teilen,  ln  der  Diskussion  wurde  hervorgehoben,  dass 
rotierende  Umformer  schon  im  Anfang  der  90  er  Jahre 
in  Deutschland  ausgeführt  wurden,  speziell  von  Lah- 
meyer,  und  dass  sich  auch  solche  Maschinen  von 
dieser  Zeit  her  im  Anschluss  an  das  Bockenheimer  Werk 
im  Betrieb  befinden.  Die  Schwierigkeit  der  Regulierung 
und  die  in  Deutschland  übliche  höhere  PenodensaM 
besten  aber  damals  die  allgemeinere  Anwendung  nicht 
auikommen. 

Amalpamleren  von  Zink.  Zur  Amalgamation 
von  Zink  können  folgende  Verfahren  benutzt  werden: 
Die  Zinkzylinder  werden  gut  mit  Sand  abgescheuert 
und,  nachdem  der  Sand  durch  Abspülen  mit  Wasser 
entfernt  worden  ist,  sofort  in  Quecksilber  getaucht,  auf 
dessen  Oberfläche  Salzsäure  gegossen  ist.  Um  an 
Quecksilber  zu  sparen,  wird  ein  zylindrisches  G (sa- 
ge fass  von  geringerem  Durchmesser  benutzt,  in 
welchem  sich  ein  zweites,  beschwertes  Glasgefäss 
von  geringerem  Durchmesser  befindet,  ln  den  ring- 
förmigen Kaum  zwischen  beiden  Gcfäsaen  wird  das 
Quecksilber  eingefüllt.  Nachdem  der  Zinkzylinder  aus 
«lern  Quecksilber  entfernt  worden  ist,  wird  er  in  ein 
Gefäss  mit  Wasser  gestellt,  um  die  Säure  su  entfernen 
und  das  abtropfende  Quecksilber  zu  sammeln.  Das 
Wasser  in  diesem  Gefäss  muss  häufig  erneuert  werden. 
Nach  einem  anderen  Verfahren  werden  die  Zinkxylinder 
in  verdünnter  Schwefelsäure  (l  T.  Schwefelsäure,  IO  T. 
Wasser)  gebeizt  und  in  eine  Queckiilbcrsalilösung  '/* 
bis  1 Minute  getaucht.  Diese  Lösung  wird  in  folgender 
Weite  hergestellt:  a)  10  Gewicbtstcile  Quecksilberchlorid 
werden  in  12  T.  Salzsäure  und  100  T.  Wasser  gelö*:. 
b)  1 T.  Quecksilber  wird  in  5 T.  Königswasser  unter 
vorsichtigem  Erwärmen  gelöst.  Das  Königswasser  be- 
steht aus  1 T.  Salpetersäure  und  3 T.  Salzsäure.  Der 
Lösung  wird  so  lange  Salzsäure  zugesetzt,  hi«  die  an- 
fänglich milchige  Trübung  verschwindet,  c)  l I*.  Qoeck- 
ailberoitrat  wird  in  10  T.  warmen  Wassers  gelöst  und 
Salzsäure  wie  vorher  zugesetst.  Nach  einem  dritten 
Verfahren  werden  die  Zinkzylinder  zuerst  in  verdünnter 
Schwefelsäure  gebeizt,  dann  in  eine  der  Quecksilber- 
«al.’tosungen  getaucht,  abgetrocknet  und  schliesslich  mit 
metallischem  Quecksilber  abgerieben.  Das  zuerst  ge- 
nannte Verfahren  dürfte  da«  bette  sein,  doch  i»t  der 
Quecksilherverbrauch  ziemlich  hoch.  Da«  einfache  Tauch- 
verfahren  wird  nicht  empfohlen.  Da  bei  der  Verwendung 
von  Salzsäure  bezw.  Quecksilber  schädliche  Dämpfe 
entstehen,  mus«  die  Arbeit  in  einem  gut  ventilierten 
Raume  erfolgen,  und  die  Arbeiter  nult«en  mit  Respiratoren 
uud  Gummihandschuhen  versehen  «ein.  fElektrot.  An-- 

Aachen.  Die  Konigl.  Technische  Hochschule  er- 
nannte zu  Doktor-Ingenieuren  ehrenhalber  den  General- 
direktor der  GutehotYnungshutte  tu  Oberhausen  Geheimen 
Kommerzienrat  Lueg,  den  Geschäftsführer  des  Vereins 
deutscher  Eisenhüttenleuie  Ingenieur  Sc hrodter- Düssel- 
dorf, und  den  General  lirektor  der  Socidtd  elcctro- 
mOsllurgique  frnncabr  La  praz  m Savoyeo  Paul  Bcronit. 

V.  Internationaler  Kongress  für  ange- 
wandte Chemie.  Berlin  1003  Die  Arbeiten  de« 
Kongreste«  werden  in  II  Sektionen  erledigt  werden. 
Der  Präsident  des  Kongresse«.  Herr  Geheimer  Regierung* 
rat  Professor  Dr.  Otto  N.  Witt,  hat  in  einer  Sitzung 
mit  den  an  die  Spitze  der  einzelnen  Sektionen  ge 
stellten  Herren  die  grundlegenden  Prinsipien  für  die 
wissenschaftliche  Umgestaltung  des  Kongresse«  festge 
stellt.  Die  Sektionen  sind  wie  folgt  nngetedt  worden 
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I.  Analytische  Chemie,  Apparate  und  Instrumente. 
Vorsitzender:  Professor  Dr.  G.  von  Knorre, 
Chailottenburg,  Technische  Hochschule. 

II.  Chemische  Industrie  der  anorganischen  Produkte. 
Vorsitxender:  Geheimer  Regre  rungsrat  Dr. 

lleinerke,  Berlin  NVV„  Wcgelystr. 

III.  Metallurgie,  Hüttenkunde  und  Explosivstoffe. 
Vorsitzender:  Geheimer  Kegierungarat  Professor 
Dr.  J.  Weeren,  Charlotten  bürg,  Stuttgarter- 
platz  13. 

IV.  Chemische  Industrie  der  organischen  Produkte. 
Subsektion  A:  Organische  Präparate  inklusive 

Teerprodukte.  Vorsitsender : Geheimer  Re- 
gicrungsrat  Professor  Dr.  H.  \V  i c h e 1 h a ti  s , 
Berlin  NW.  40.  Grosse  Querallec  1. 
Subsektion  B:  Farbstoffe  und  ihre  Anwendung. 
Vorsitzender:  Kegierungsrat  Lehne,  Grune- 
wald,  Trabenerstr.  9. 

V.  Zuckerindnstrie.  Vorsitzender  : Professor  Dr. 

Herzfeld,  Gruncwald,  Gillstr.  12. 

VI.  Gäbrungsgewerbe  und  Stärkefabrikation.  Vor- 
sitzender: Geheimer  Regierungsrat  Professor  Dr. 
M.  Delbrück,  Berlin  W.  15,  Fasanenstr.  44. 

VII.  Landwirtschaftliche  Chemie.  Vorsitsender:  Ge- 
heimer Hofrat  Professor  Dr  Wagner,  Darmstadt. 
VHI.  Hygiene.  Medizinische  und  pharmazeutische 
Chemie,  Nahrungsmittel.  Vorsitzender:  Medizinal- 
rat Dr.  E.  A.  Merck,  Darmstadt. 

IX.  Phutochemie.  Vorsitzender : Professor  Dr.  R. 

Mi  et  he,  Charlottenburg,  Kantstr.  42. 

X.  Elektrochemie  und  physikalische  Chemie.  Vor- 
sitzender: Dr.  Henry  T.  Röttinger,  Elberfeld. 

XI.  Rechts-  und  wirtschaftliche  Fragen  in  Verbindung 
mit  der  chemischen  Industrie.  Vorsitzender:  Dr. 
C.  A.  Martins,  Berlin  W.  9,  Vossstr.  12. 

Diese  Sektionen  sind  bereits  konstituiert  und  haben 
auch  eigene  Sitzungen  abgehalten,  in  denen  alles  vor- 
liegende Material  beraten  wurde.  Von  jeder  Sektion 
werden  einige  Fragen  von  allgemeiner  und  internationaler 
Bedeutung  aufgestellt  werden,  für  welche  Referenten 
und  Korreferenten  ernannt  sind,  und  an  deren  Behand- 
mtg  steh  eine  Diskussion  sowie  schliesslich  eine  dem 


Kongress  in  seiner  Schlusssitzung  vorzulegende  Reso- 
lution xit  knüpfen  hat.  Ausserdem  liegen  bereits  für 
jede  Sektion  eine  Anzahl  von  Einzel  vorträgen  von 
Fachgenossen  des  Inlandes  sowie  des  Auslandes  vor. 

In  den  drei  Plenarsitzungen  werden  ausser  den 
offiziellen  Eröffnung?-  und  Schlussreden  von  Seiten 
hervorragender  Vertreter  der  Wissenschaft  und  Industrie 
verschiedener  Länder  zusammenfassende  Vorträge  ge- 
halten werden. 

Eine  Reihe  von  besonders  wichtigen  Fragen  aus 
dem  Gebiete  der  analytischen  Chemie  wird  von  einer 
besonderen  internationalen  Analysen-Kommtssion  be- 
arbeitet. 

Eine  besondere  Ausstellung  von  Apparaten  und 
Präparaten  wird  der  Kongress  als  solcher  nicht  ver- 
anstalten. Es  ist  indessen  sicher,  dass  den  Mitgliedern 
des  Kongresses  während  der  Tagung  desselben  viel- 
fache Gelegenheit  geboten  werden  wird,  Ncuemogen 
aus  den  verschiedensten  Gebieten  der  Chemie  kennen 
zu  lernen.  Vorträge  mit  Demonstrationen  werden  auch 
in  den  Sitzungen  der  einzelnen  Sektionen  zagelassen 
werden. 

Die  Plenarsitzungen  sowie  die  Sektionsberatungen 
werden  im  Reichstngsgebäude  stattfinden.  Nar  die 
Sektion  X »Elektrochemie  and  physikalische  Chemie« 
wird  wegen  der  mit  den  Vorträgen  verbundenen  Experi- 
mente im  Hörsaale  des  physikalischen  Institutes  tagen. 

Ein  Ortsausschuss  ist  unter  dem  Vorsitz  des  Herrn 
Kommerzienrates  Dr.  J.  F.  Holte  konstituiert  worden. 
Das  reichhaltige  Programm  der  festlichen  Veranstaltungen 
ist  bereits  aufgestellt  worden. 

Mitteilungen  nnd  Anfragen,  welche  den  Kongress 
betreffen,  sind  an  das  Bureau  desselben,  Charlottenburg. 
Marchstrassc  21,  zu  richten. 

Brand  der  Nl&ffara-Werke.  Wie  soeben  bei 
Schluss  der  Redaktion  gemeldet  wird,  sind  die  grossen 
elektrischen  Werke  zu  Niagara -Falls,  Ober  welche  wir 
unsern  Lesern  oft  und  in  ausführlichen  Aufsätzen  be 
richtet  haben,  niedergebrannt.  Die  Herstellungskosten 
derselben  betrogen  ca.  75  Millionen  Mark. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Fischer.  Professor  Dr.  Ferdinand.  Jahres- 
bericht Ober  die  Leistungen  der  chemischen 
Technologie  mit  besonderer  Berücksichtigung! 
der  Elektrochemie  und  Gewerbestatistik  fQr 
das  Jahr  1901  47.  Jahrgang,  oder  Neue  Folge 

31.  Jahrgang.  I.  und  2.  Abteilung:  Unorganischer 
und  organischer  Teil.  Leipzig,  1902,  Verlag  von 
Otto  Wigand.  Preis  28. — M. 

Der  neue  Band  dieses  Jahresberichtes  schliesst  sich 
seinen  Vorgängern  würdig  an;  sowohl  die  übersichtliche 
Anordnung  des  Stoffes,  wie  auch  die  kritische  und 
sorgfältige  Art  der  Berichterstattung  sind  in  jeder  Hin- 
sicht gewahrt  worden.  Wie  schon  der  Titel  sogt,  bat 
auch  in  diesem  Jahr  wieder  unser  Spezialgebiet,  die 
Elektrochemie,  eine  besondere  Berücksichtigung  er- 
fahren, und  es  sind  die  wichtigeren  neuen  Methoden 
und  Apparate  in  grosser  Vollständigkeit  wiedergegeben. 
Einzelne  Produkte,  wie  z.  B.  das  Calcinmcarbid,  sind 
ebenso  wie  die  Galvanoplastik  in  besonderen  Kapiteln 
abgehandelt.  Das  Werk  giebt  eine  vollständige  und 
nahezu  lückenlose  Uebersicht  Uber  die  Leistungen  der 
praktischen  Elektrochemie  »ährend  des  Jahres  1901 
und  es  wird  aus  diesem  Grunde  eine  wertvolle  Be- 
reicherung der  Bibliothek  eines  jeden  Fnchgenosscn 
bilden. 


Gerdes,  Peter.  Einführung  ln  die  Elektro- 
chemie. Nach  der  elektrolytischen  Dissoziation s- 
theorie.  Mit  4S  in  den  Text  gedruckten  Abbildungen. 
Halle  a.  S.  1902,  Druck  und  Verlag  von  Wilh. 
Knapp.  Preis  4, — M. 

Der  Verfasser  giebt  im  vorliegenden  Werke  in 
einfachen  und  doch  klaren  Worten  eine  Darstellung 
der  hauptsächlichsten  für  die  Elektrochemie  in  Betracht 
kommenden  Grundbegriffe,  Theorieen,  Erscheinungen, 
Apparate  u.  s.  w.  Dasselbe  soll  lediglich  eine  Ein- 
führung in  das  grosse  Gebiet  der  Elektrochemie  sein, 
und  wir  glauben,  dass  der  Verfasser,  was  die  Anordnung 
des  Stoffes  anbetrifft,  seine  Aufgabe  in  vorzüglicher 
Weise  gelöst  hat.  Jedermann,  der  dieses  Büchlein 
durchstudiert,  wird  sich  so  viel  Wissen  — und  zwar  ein 
in  sehr  sorgfältiger  Weise  ausgewähllca  Wissen  — an- 
geeignet haben,  dass  er  an  das  Studium  grösserer  Werke 
mit  Erfolg  hcrangchen  kann.  Weniger  lobenswert  hin- 
gegen ist  die  Darstellung  einzelner  Details,  bei  denen 
wir  sogar  eine  Anzahl  grober  Fehler  und  Unrichtigkeiten 
konstatierten.  Es  ist  dies  umso  bedauernswerter,  als 
wir  als  besonders  erwähnenswert  die  ausserordentlich 
klare  Art  der  Darstellung  hervorheben  möchten,  durch 
welche  schwierige  Begriffe  mit  wenigeu  Worten  ihre 
gründliche  und  vollständige  Erläuterung  finden.  Wenn 
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da«  Wcrkchcn  bei  einer  Neuauflage  einer  gründlichen 
und  sorgfältigen  Revision  unterzogen  wird,  so  wird  es 
»ichcrlirh  da«  Srinigc  dazu  beitragen,  das  Verständnis 
für  die  Elektrochemie  und  ihre  Ziele  and  Zwecke  in 
den  weitesten  Kreisen  su  verbreiten. 

Blaschke,  Paul,  Wörterbuch  der  Elektrotechnik 

in  drei  Sprachen,  3.  Teil,  Englisch-I>eatsch-FrnnzÖsisch, 
Leipzig,  V erlag  von  S.  Hirrel  190*.  Preis  5 M. 

Wir  haben  die  ersten  beiden  Bande  dieser  zeit- 
g cm  ästen  Erscheinung  auf  dem  Büchermarkt  bereits 
früher  besprochen  und  es  möge  genügen,  auf  die  damals 
herrorgehobenen  Vorzüge  diese«  Werke»  himuweisen. 
Neues  hinrurufügen  erübrigt  sich  und  es  sei  nur  er- 
wähnt, dass  eine  grosse  Anrahl  von  Stichproben,  die 
wir  vornahracn,  su  unserer  vollkommenen  Zufriedenheit 
ausgefallen  sind, 

Handbuch  der  llektrochemte:  t.  Daooecl,  L>r.  II., 
Privatdozent.  Spezielle  Elektrochemie,  Lief.  1.  Halles. S. 
1903,  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.  2.  Lnngguth,  F. 
Bergingenieur,  Elektromagnetische  Aufbereitung.  lVeia 
h — M. 

I>se  vorliegenden  Hefte  bilden  Teile  eines  gross 
aagclegten  Werke«  über  das  Gesamtgebiet  der  Elektro- 
chemie, zu  dessen  Herausgabe  man  den  Verlag  nur  be- 
glückwünschen kann.  Wir  müssen  es  uns  für  heute 
versagen,  aoi  diese  beiden  Hefte  näher  einzugehen. 
Da  wir  einerseits  immer  den  Standpunkt  vertreten 
haben,  dass  die  elektromagnetische  Aufbereitung  mit 


der  Elektrochemie  in  keinerlei  Zusammenhang  steht, 
so  wäre  eine  Lieferung,  welche  sich  mit  diesem  Gegen- 
stände befasst,  in  einem  Handbuch  der  Elektrochemie 
eigentlich  überflüssig  — eine  Ansicht,  die  mit  uns  wohl 
die  meisten  Elektrochemiker  teilen  werden.  Es  sei 
deshalb  nur  in  Kürze  erwähnt,  dass  die  vorliegende 
von  Langguth  licarbeitetc  über  elektromagnetische  Auf- 
bereitung die  bekannten  Methoden  in  klarer  Dar- 
stellung und  kritischer  Weise  behandelt,  so  dass  jeder- 
mann, der  sich  für  diesen  Gegenstand  interessiert,  in 
derselben  hinreichende  Belehrung  finden  wird. 

Die  von  Dann  ec  I verfasste  Lieferung  über  spesielle 
Elektrochemie  bildet  den  Beginn  einer  gross,  und,  wie 
man  jetst  schon  ersehen  kann,  vorsügtich  angelegten 
Monographie  dar,  und  wir  stellen,  da  wir  unseren  Lesern 
doch  im  Zusammenhang  Uber  dieselbe  berichten  wollen, 
die  Besprechung  bis  zum  vollständigen  Erscheinen  dieses 
gesamten  Teiles  zurück. 

Jehnke,  Max,  Elektrotechniker.  Handbuch 
fdr  Installateure  elektrischer  Starkstrom- 

anlagen.  Berlin  1903.  ixmis  Markus,  Verlags- 
buchhandlung. Preis  gebunden  6, — M. 

Das  Werk,  welches  sich  hauptsächlich  an  den 
Praktiker  wendet  und  sich  durch  gute  Ausstattung, 
sowie  durch  die  Beigabe  einer  grossen  Anrahl  von 
Schaltnngsscbematcn  auszeichnet,  wird  jedem  Installateur, 
sowie  jedem,  der  sonst  irgendwie  in  die  Lage  kommt, 
elektrische  Installationen  ausführen  zu  müssen,  ein  guter 
Führer  sein. 


GESCHÄFTLICHES 


Vom  Bodensoe.  ln  Wutoschingen,  Amt  Walds- 
hut, wird  demnächst  von  Herrn  Ingemear  Burr  aus 
Württemberg,  der  die  alte  Mühle  kaufte,  eine  Aluminium- 
fahrik  errichtet;  er  errichtet  zugleich  eine  elektrische 
Anlage,  um  die  unteren  Ortschaften  des  Wotachthales 
mit  Licht  und  Kraft  su  versehen. 

Eine  Calcium -Carbld-  und  Anodenfabrik 
wurde  kürzlich  in  LörC  im  Biharer  (.'omitat  in  Betrieb 
gesetzt.  Der  Besitzer  des  neuen  Werkes  ist  Herr  Stefan 
Syiry  und  ist  dasselbe  dem  C'arbidkartell  nicht  bei- 
getreien.  Die  ungarische  Regierung  hat  dem  neuen 
Unternehmen  eine  tojähnge  Steuerfreiheit  bewilligt. 

ElektrliltAts  - Aktiengesellschaft  vormals 
Schuckert  dt  Co.,  Zweigniederlassung  München. 
Hauptniederlassung:  Nürnberg.  Die  bisherigen  Proku- 
risten Karl  Orth,  Kmit  Werner,  Gustav  Bitter  und 
Hermann  Zimmermnon,  sämtlich  in  Nürnberg,  haben 
Ge« amt prokura  je  mit  einem  Vorstandsmitgliedc  oder 
tn  zweien  gemeinsam. 

Berlin.  Herr  Jul.  11.  West,  Ingenieur,  teilt  uns 
mit.  dass  er  Hsllcschestrasse  20  ein  Ingenieur-Bureau 
für  Telephome,  Telegraphie  und  elektrisches  Signal- 
wesen errichtet  hat. 

Eine  praktische  Rechentafel,  deren  sich  jeder 
Ingenieur,  Konstrukteur,  ebenso  wie  jedermann,  der 
sonst  viel  zu  rechnen  hat,  gern  bedienen  wird,  ist  von 
D».  R.  Proells  Ingenieur- Bureau  berautgegeben  worden. 
Dieselbe  ist  äosserst  handlich,  viel  handlicher,  als  der 
-e kannte  Rechenschieber,  und  doch  ersetzt  sie  einen 
solchen  von  1,20  m Lange.  Sie  lasst  sich  bequem  und 
ohne  irgendwie  aufzatragen,  in  der  Tasche  mitftthrrn 
und  liestcht  aus  zwei  Tafeln,  die  in  einem  dauerhaften 
und  eleganten  Futterule  stecken.  Die  eine  dieser  Tafeln, 
die  sog.  Untertafel,  ist  aus  Karton,  die  andere,  die 
(tberlafel,  aus  durchsichtigem  Materiale  hergesteilt. 
Beide  sind  mit  loganthmischer  Teilung  in  entgegen- 
gesetztem Sinne  versehen.  Es  Ist  wahrhaft  frappierend. 


ein  wie  einfaches,  schnelle«  und  bequemes  Rechnen 
diese  Tafeln  gestatten.  Wie  wir  uns  überzeugten,  lassen 
■ich  z.  B.  vier-  und  fünfstellige  Ziffern  durch  einfache« 
Aufcinanderlegen  der  Tafeln  ohne  weiteres  multiplitierm, 
und  das  Resultat  kann  sofort  .abgelesen  werden.  Die 
ganze  Manipulation  dauert  — einige  l’ebung  voraus- 
gesetzt, noch  keine  drei  Sekunden.  Ebenso  leicht  ge- 
staltet sich  das  Dividieren,  Radmcrcn  u.  s.  w.  u.  «.  w. 
Der  Preis  der  von  der  Firma  Heinrich  Putscher, 
Dresden,  Wittenbergstrasse  70,  in  den  Handel  gebrachten 
Rechentafel,  welche  durch  eine  Anzahl  von  Patenten  in 
den  hauptsächlichsten  Kulturstaatcn  geschützt  ist.  beträgt 
nur  M.  3.—,  und  wir  wollen  nicht  verfehlen,  unsere 
Leser  suf  dieselbe  aufmerksam  zu  machen 

Die  Firma  E.  A.  Lontz,  Berlin  Grosse  Ham- 
burg erstraast  2.  schickt  uns  ihren  Katalog  über  Elektro- 
motoren zu.  Wir  helien  daraus  besonders  hervor  einen 
neu  konstruierten  Elektromotor  für  Gleichstrom  für 
Laboratoriumsz wecke,  sowie  verschiedene  kleine  Elektro- 
motoren zum  Betrieb  von  Rühr-  und  Schüttelapparaten. 
Luftpumpen,  grossere  Zentrifugen  mit  direktem  Motor- 
antrieb und  verschiedene  Laboratoriumsapparaie.  Inter- 
essenten wird  der  hübsch  ausgestattete  Katalog  gern 
von  Seiteo  der  Firma  /ugesrhickt. 

Die  Bremer  Metallwerke.  0.  m.  b.  H.,  Herne* 

linken,  (eilen  uns  mit  dn«s  sich  unter  der  h trma  Bremer 
Met,dl werke,  G.  in  b.  II.,  eine  Fabrik  metallurgischer 
und  elektrochemischer  Erzeugnisse  begründet  hat.  Da« 
Werk  wird  «ich  vornehmlich  mit  der  Verhüttung  von 
Erzen,  der  Verwertung  von  Wetssblcchul-f  Allen , der 
Scheidung  von  Metallen  und  der  Verarbeitung  %on 
metallischen  Rückständen  alter  Art  befassen  Die  hirma 
wird  rechtsgültig  gcmrinschsftlu  li  entweder  von  den 
beiden  Geschäftsführern  Herrn  llr.  II  Bier  mann. 
Herrn  Dr.  F Stehn) dl,  oder  einem  dersellien  m Ver- 
bindung mit  der  Unterschrift  de«  Prokuristen.  Herrn 
J.  L.  Kujrter,  gezeichnet. 
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PATENT  -ÜBERSICHT 

/ueaminengeslellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Da/ckow,  Berlin  NW.,  Maricn-Strassc  17. 


Patentanmeldungen. 

Kl.  21  d.  C.  8828.  Vorrichtung  zur  Regelung  der  <»e- 
schwindigkeit  von  Elektromotoren.  W.  H.  Cooley, 

V.  St.  A. 

Kl.  21  d.  M.  22312.  Anlassvorrichtang  fnr  Induktion«- 
motoren ; Zu».  z.  Anm.  M.  21610.  H.  S.  Meyer, 
Engl. 

Kl.  21  d.  S.  17075.  StromabnehmerbUrste  aus  ge* 
falteten  Metallblättchen.  Otto  Siebers,  Dresden-A. 

Kl.  40a.  R.  16654  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Aluminium;  Zus.  z.  Anm.  16214.  Walter  Rubel, 
Berlin. 

Kl.  21a.  A.  8869.  Verfahren  zum  Aufspüren,  Auf- 
fangen oder  Stören  einer  funkentelegraphischcn 
Korrespondenz.  A.  G.  Mix  & Genest,  Berlin. 

Kl.  21a.  A.  8953.  Verfahren  zum  Erzeugen  von 
Signalen  fUr  Telephon-  und  Fernsprechanlagen. 
A.  G.  Mix  \ (jenen,  Berlin. 

Kl.  2lc.  S.  16556.  Einrichtung  zur  Kühlung  elektri- 
scher Widerstände.  Siemens  & Halske,  A.  - G., 
Berlin. 

Kl.  48  a.  S.  14465.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
dichten  und  festhaftenden  Zinkniederschlages  durch 
Elektrolyse.  Dr.  I.  Szirxnay,  Budapest 

Kl.  21c.  T.  8264.  Selbstthäiige  An  lass  Vorrichtung 
für  Elektromotoren.  J.  J.  Thoresen,  Bygdö  b. 
Christian  ia. 

Kl.  120.  F.  13853.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Estcrthioamiden  der  Phcnylglycino  - Karbonsäure. 
Badische  Anilin-  und  Soda-Fabrik,  Ludwigshafen  a.  Rh. 

Kl.  120.  F.  15783.  Verfahren  zur  Darstellung  einer 
Cyclogeraniolenkarbonsaure.  Farbwerke  vorm.  Meister 
Lucius  & Brüning,  Höchst  a.  Rh. 

Kl.  !2q.  L.  16672.  Verfahren  sur  Herstellung  von 
Nitroderivalcn  aromatischer  Amine  aus  den  ent- 
sprechenden Phtallmiden.  Dr.  Rudolf  Lcsser,  Berlin. 

Kl.  48d.  G.  16655.  Verfahren  zur  Verzierung  von 
Metallgegenstlnden  durch  Aetzen,  Färben  u.  s.  w. 
unter  Benutzung  einer  zur  Uebertragung  der  Muster 
dienenden  lichtempfindlichen  Schicht  als  Actzgrund. 
Hans  Götzf  Nürnberg-Schweinau. 

Kl.  21c.  W.  19453.  Vorrichtung  zur  Herstellung  von 
elektrischen  Stromschlüssen  von  beliebig  regelbarer 
Dauer.  O.  A.  Winkler,  Obcr-Loschwitz  b.  Dresden. 

Kl.  2id.  G.  16915.  Verfahren,  um  die  durch  Patent 
lll8to  geschützte  Vorrichtung  zum  funkenlosen  L'm 
wandeln  von  Wechselstrom  in  Gleichstrom  zu  be- 
nutzen; Zus.  z,  Pat.  in  810.  Robert  Grisson, 
Hamburg. 

Kl.  48b.  B.  32080.  Vorrichtung  zum  Abstreifen  des 
überflüssigen  Zinks  bei  dem  Versinken  von  Draht. 

W.  von  Braucke,  Ihmerterbach  i.  Westf. 

Erteilungen. 

Kl.  40a.  138808.  Verfahren  zur  Darstellung  möglichst 

kohlenstofffreier  Metalle,  Metalloide  oder  deren  Ver- 
bindungen auf  schmelzflüssigem  Wege.  E.  W.  Hop- 
kins, Berlin. 

Kl.  40a.  138867.  Verfahren  zur  Cyanidlaugerei  von 

Golderzen  u.J  dgl.  Cyanid  - Gesellschaf  t m.  b.  H. 
Berlin. 

Kl.  21  b.  139169.  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
wirksamen  Masse  für  Sammlerelektroden.  Paul  Benda. 
Berlin. 

Kl.  21  b.  139170.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Sammlerelektroden;  Zus.  z.  123832.  Akkumulatorcn- 
uod  Elektrizitätswerke  A.-G.  vorm  W.  A.  Boese  & Co.. 
Berlin. 


KI.  1 2 L 139389.  Vorrichtung  zur  Elektrolyse  von 
Alkalisalzlösungen  mittels  Qneck  silber  kathode.  J.  U. 
Gilmour,  Glasgow. 

Kl.  21  a.  139399  Verfahren  zum  Telegraphieren  mit 
Wechselstrom  als  Ruhestrom.  The  Rowland  Tele- 
graphie Company,  Rattiroore. 

Kl.  21  d.  139284.  Verfahren  zum  Anlassen  von 
Wechselslrom-GIeichstromumformern  oder  Synchron- 
rnotoren.  Elektrizität?  • Aktien  - Gesellschaft  vorm. 
Schuckert  & Co.,  Nürnberg. 

Kl.  21  g.  *39326.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
radioaktiven  Metallüberzuges.  Dr.  Richard  Sthamer 
und  K.  Kasch.  Hamburg. 

Kl.  40  a.  139293.  Verfahren  sur  Verhütung  von 

Muflelrückständen  der  /.inkreduktionsöfen.  A.  Savels- 
berg,  Knmsbeck  L W. 

Kl.  47h.  139  341.  Sicherheitsaua  löse  Vorrichtung.  Edmund 
Herhahn,  Barmen. 

Kl.  48a.  139372.  Verfahren  zur  Verhütung  des 

Reisaens  und  Abrollen»  galvanoplastischer  Nieder- 
schläge. Dr.  G.  Langbein  & Co.,  Leipiig-Seller- 
h aasen. 

Kl.  48  a.  139447.  Verfahren,  galvanische  Metall- 
niederschlige  auf  Celluloidgegenständen  fester  haften 
zu  machen.  A.  Neubauer,  R.  Grotte  und  F.  K alons, 
Tachau. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  2 1 f.  188574.  Kohlehalter  für  elektrische  Projektions- 
lampen mit  am  Lampenarm  angelenkter,  die  Kohle 
festhaltender  Feder.  Paul  Essig,  Berlin,  Charlotten- 
stmsse  50. 

Kl.  21  f.  1 88  600.  Besonders  isolierte,  auf  gemein- 
samer Unterlage  befestigte  metallische  Elektroden- 
Kührung  bei  Bogenlampen  mit  nach  unten  gerichteten 
Elektroden.  Deutsche  Gesellschaft  für  Bremer- 
licht m.  b.  H.,  Neheim. 

Kl.  2 1 f.  188601.  Drehstange  zur  Uebertragung  der 
Bewegung  bei  drehbar  gelagerten,  nach  unten  ge- 
richteten Elektroden  von  Bogenlampen.  Deutsche 
Gesellschaf t für  Bremcrlicbt  m.  b.  H„,  Neheim. 

Kl.  21  f.  188602.  Mit  Ansätzen  versehene  Kohlen- 
fiihrungen  bei  Bogenlampen  mit  nach  unten  gerichteten, 
gleichinässig  nacbgeschobenen  Elektroden.  Deutsche 
Gesellschaft  für  Bremerlicht  m.  b.  H.,  Neheim. 

Kl.  21  f.  188676.  Elektrische  Bogenlampe  mit  nach 
unten  gerichteten  Kohlen  und  über  dem  Lichtbogeo 
angeordnetem  Teller  mit  einer  die  Wärme  schlecht 
leitenden  Bekleidung.  K.  VVeinert,  Berlin,  Muskauer- 
strasse  32. 

Kl.  21  f.  1S8  758.  Bogenlampe  für  Projektionszwecke, 
mit  liandeinstellvorrichtung  und  Reguliervorrichtung 
für  Wechselstrom  und  Gleichstrom.  C.  Leyboldt 
Nachfolger,  Cöln  a.  Rh. 

Kl.  21  f.  188819.  Bogenlampe  mit  parallel  oder  ge- 
neigt stehenden,  die  Brennenden  nach  unten  ge- 
richteten Elektroden  mit  Sparer  und  unterhalb  des 
Klammenbogens  liegenden  Magnetpolen.  Körting 
&.  Mathiesen,  Akt-Ges.,  Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  78c.  188652.  Tragbare  Zündbatterie  für  Minen- 

zündang  mit  über  einander  geschichteten  Trocken- 
elementen, deren  Pole  sämtlich  nach  einer  Seiten- 
wand des  Apparates  gerichtet  sind.  Wilhelm  Denker. 
Gummersbach. 

Kl.  78c.  188759.  Elektrischer  Glüh-  oder  Funken- 

zünder, bei  w'clchem  die  Drahtenden  durch  einen 
Pflock  aus  nichtleitendem  Eisen-Zement  festgelegt 
sind.  Oskar  Fiedler,  Kotzensu. 
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DER  NUTZEFFEKT  ELEKTRISCHER  ÖFEN.  V/ 

Von  Joseph  W Richards. 


Ein  elektrischer  Ofen  ist  ein  zur  Hervor- 
rufung  einer  chemischen  Veränderung  einer 
Substanz  bestimmter  Ofen,  bei  dem  die 
zur  Wirkung  gelangende  Wärme  durch 
Umwandlung  von  elektrischer  Energie  ge- 
liefert wird.  Da  die  Veränderung  der  zu 
bearbeitenden  Substanz  und  die  an  ihr  er- 
zielte Wirkung  auf  Rechnung  der  erzeugten 
Wärme  kommen,  ist  die  Leistungsfähigkeit 
des  Ofens  oder  sein  Fassungsvermögen, 
gemessen  durch  die  Menge  des  bearbeiteten 
Materials  und  des  erhaltenen  Produktes,  mehr 
oder  weniger  der  im  Ofen  entwickelten 
Wärmeenergie  proportional.  Ich  sage  >mehr 
oder  weniger  proportional«,  denn  die  zur 
Erzeugung  der  betreffenden  Veränderung  in 
einem  gegebenen  Materialquantum  nötige 
Wärme  kann  zwar  eine  völligbestimmte  Grösse 
sein;  dabei  bleibt  doch  derimOfen  entwickelte 
Wärmebetrag,  der  wirklich  bei  Erzeugung 
der  Veränderung  absorbiert  oder  angewandt 
wird,  veränderlich  und  beträgt  stets  weniger 
als  ioo  Prozent,  sehr  oft  aber  ganz  bedeutend 
weniger.  Der  derartig  zur  Erzeugung  der 
nützlichen  physikalischen  oder  physikalischen 
und  chemischen  Veränderung  der  Beschickung 
verwandte  Betrag  an  Wärmeenergie  des  elek- 
trischen Stromes  ist  das,  was  ich  den  Nutz- 
effekt  de3  Ofens  nenne. 

Die  nutzbar  verwandte  Wärme  enthalt 
nur  den  einen  von  zwei  verschiedenen 
Faktoren  oder  auch  beide  zugleich.  Der 


erste  Faktor  ist  die  zur  Erwärmung  der 
Beschickung  auf  die  Temperatur  des  Ofens 
erforderliche  Wärmemenge.  Hier  handelt 
es  sich  um  eine  physikalische  Veränderung, 
die  man  bestimmt,  indem  man  die  Bestände 
der  Beschickung,  ihre  spezifischen  Wärmen 
im  festen  und  auch  im  flüssigen  Zustande 
und  ihre  latenten  Schmelzwärmen,  wenn  sie 
geschmolzen  werden,  sowie  auch  die  Tempe- 
raturen, auf  die  man  sie  erhitzt,  in  gebührende 
Rechnung  setzt.  Auf  diese  Weise  erhalten 
wir  die  Wärmemenge,  die  erforderlich  ist, 
11m  sie  und  also  die  ganze  Beschickung  auf 
die  Arbeitstemperatur  des  Ofens  zu  bringen. 
Diejenigen  von  meinen  Freunden,  die 
mathematische  Ausdrücke  lieben,  können 
diesen  Satz  mit  Leichtigkeit  in  die  Gestalt 
einer  einfachen  Formel  kleiden,  doch  auch 
so,  wie  ich  ihn  eben  ausgedrückt  habe,  ist 
er  leicht  verständlich.  Bei  manchen  Arbeiten 
im  elektrischen  Ofen  ist  dies  das  einzige 
angestrebte  Resultat  und  ist  das  Verhältnis 
dieser  Wärmemenge  zu  der  bei  der  Lbn- 
wandlung  des  elektrischen  Stromes  in  Wärme- 
energie erzeugten  der  Nutzeffekt  oder 
Wirkungsgrad  des  Verfahrens.  Der  zweite 
Faktor,  der  in  vielen  und  eigentlich  den 
meisten  Fällen  auftritt,  ist  die  bei  chemischen 
Reaktionen  zwischen  den  Bestandteilen  des 
Einsatzes  absorbierte  Wärmemenge,  wenn 
sie  auf  den  Reaktionspunkt,  der  zugleich  die 
Temperatur  des  Ofens  ist,  erwärmt  sind. 
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Hier  stehen  wir  vor  einer  thermochemischen 
Frage.  Der  physikalische  Zustand,  der  eine 
chemische  Reaktion  bedingt,  ist  gewöhnlich 
Fluidität,  im  Verein  mit  der  den  gasförmigen 
Reaktionsprodukten  gewährten  Möglichkeit, 
bald  nach  ihrer  Bildung  aus  der  Reaktions- 
sphäre zu  entweichen.  Dies  ist  eineBedingung, 
die  der  der  Unlöslichkeit  etwaiger  Produkte  in 
einer  Lösung  analog  ist,  ein  Faktor,  der 
gewöhnlich  die  chemische  Reaktion  innerhalb 
der  Lösung  erst  bedingt,  indem  bald  nach 
dem  Entstehen  die  letzte  Spur  des  neuen 
Produktes  aus  der  Reaktionssphäre  entfernt 
wird  und  daher  dessen  Bildung  sich  fort- 
setzen kann,  wenn  nur  die  geringste  Tendenz 
zu  seiner  Erzeugung  vorhanden  ist.  Die 
in  dieser  Weise  in  der  Beschickung  des 
elektrischen  Ofens  zustande  gebrachten 
Reaktionen  sind  ‘gewöhnlich  solche,  die 
Wärme  absorbieren;  die  absorbierte  Wärme 
muss  durch  den  Ofen  geliefert,  d.  h.  der 
Stromenergie  entnommen  werden.  Dieser 
Betrag  muss  dann  der  zur  Erwärmung  der 
Beschickung  auf  Reaktionstemperaturerforder- 
lichen Wärme  zugefügt  werden;  die  Summe 
stellt  die  nutzbar  verwandte  Wärme  dar, 
und  ihr  Verhältnis  zu  der  gesamten  Strom- 
energie ist  das,  was  ich  mit  Nutzeffekt 
des  Ofens  bezeichnen  möchte. 

Der  so  erzielbare  Nutzeffekt  hängt  von 
vielen  Faktoren  ab,  die  ich  zum  Teil  an- 
führe: Grösse  des  Ofens,  Reaktionstemperatur, 
Schutz  gegen  Strahlung,  Einrichtung  der 
Stromklemmen,  Art  des  Beschickens  und 
Anstechens,  Einrichtung  im  allgemeinen. 
Hiervon  ist  nun  für  die  industrielle  Praxis 
bei  weitem  am  wichtigsten  die  Grösse  des 
Ofens.  Grosse  Körper  kühlen  sich  weit 
langsamer  ab  als  kleine,  und  zwar  deswegen, 
weil  ihre  Strahlungsflache,  durch  die  sie  die 
Warme  verlieren,  verhältnismässig  so 
bedeutend  kleiner  ist.  Ein  aufgehangter 
Würfel  aus  irgend  welcher  Substanz  von 
einem  Meter  Kante  hat  ein  Volumen  von 
einem  Kubikmeter  gegen  sechs  Quadrat- 
meter strahlender  Fläche;  wenn  seine  Kante 
einen  Decimeter  beträgt,  so  besitzt  er  ein 
Volumen  von  einem  Liter  gegen  eine  sechs 
Quadratdecimcter  messende  Strahlungsflache. 
Das  heisst,  er  hat  bei  einem  Tausendstel  des 
Volumens  ein  Hundertstel  der  strahlenden 
Oberfläche.  Wenn  man  dies  anders  aus 
drucken  will,  so  hat  der  grössere  Würfel 
nur  ein  Zehntel  der  Strahlungsfläche  des 
kleineren  pro  Einheit  des  Volumens 
oder  Inhalts.  Hieraus' folgt , dass,  wenn 
beide  Würfel  auf  dieselbe  Temperatur  erwärmt 
sind,  der  grössere  in  einem  gegebenen  Zeit 
iutervall  pro  Einheit  des  Rauminhalts  nur 


den  zehnten  Teil  soviel  Wärme  verliert,  wie 
der  kleinere.  Wenn  man  daher  mit  einem 
Ofen  bei  gegebener  fester  Temperatur  arbeiten 
will,  so  vermindert  man  die  Verluste  durch 
Ausstrahlung  ganz  beträchtlich,  wenn  man 
die  Grösse  des  Ofens  und  den  Massstab, 
nach  dem  man  arbeitet,  erhöht.  Die  Kapazität 
oder  der  Inhalt  des  Ofens  nimmt  etwa 
proportional  dem  Kubus  der  linearen 
Dimensionen  zu;  die  strahlende  Flache,  die 
den  Wärmevcrlust  bedingt,  nimmt  dem 
Quadrat  der  linearen  Dimensionen  proportional 
zu;  deswegen  nimmt  die  relative  Grösse  der 
strahlenden  Fläche  pro  Volumeinheit  an- 
nähernd in  demselben  Verhältnis  ab,  in  dem 
die  Lineardimensionen  zunehmen.  Wenn 
man  einen  kreisförmigen  Ofen  von  doppeltem 
Durchmesser  und  doppelter  Höhe  baut,  so 
erhöht  man  sein  kubisches  Fassungsvermögen 
auf  das  Achtfache  und  seine  Strahlungsfläche 
auf  das  Vierfache,  und  wenn  man  die  acht- 
fache Stromenergie  benutzt,  so  hat  man 
mit  dem  grösseren  Ofen  im  Verhältnis  nur 
etwa  den  halben  Verlust  durch  Ausstrahlung 
Diese  Erwägung  würde  schon  allein  die 
Wahrscheinlichkeit  nahe  legen,  dass,  wenn 
ein  elektrischer  Ofen  zu  100  Pferdekräften 
mit  einem  Nutzeffekt  von  50  Prozent  arbeitete, 
wobei  die  anderen  50  Prozent  durch  Aus- 
strahlung und  Leitung  verloren  gehen,  ein 
Ofen  zu  800  Pferdekräften  nach  demselben 
System,  der  bei  derselben  Temperatur 
denselben  Prozess  auTuhrte,  nur  25  Prozent 
verlieren  und  einen  Nutzeffekt  geben,  würde, 
der  annähernd  75  Prozent  betrüge.  Es  ist 
denn  auch  ganz  begreiflich,  dass  an  der 
Grenze  der  Uebergang  von  einem  Ofen,  der 
einen  bestimmten  Prozess  in  kleinstem 
Maassstabe  ausführt,  zu  einem  anderen,  der 
denselben  in  grösstmöglichem  Massstabc 
bewirkt,  eine  Verwandlung  des  Nutzeffektes 
von  10  Prozent  (und  90  Prozent  Verlust)  in 
einen  solchen  von  90  Prozent  zur  Folge  haben 
durfte,  bei  dem  die  Verluste  also  nur 
10  Prozent  betrugen.  Mit  der  Vergrösserung 
des  Massstabes,  wo  dies  möglich  ist,  geht 
auch  im  allgemeinen  grössere  Gleichförmig- 
keit des  Betriebes,  bessere  Regulierung  der 
Temperatur  und  Kontrollierbarkeit  des  Pro- 
zesses Hand  in  Hand,  so  dass  die  meisten 
Wünsche  industriellen  Erfolges  auf  Ver- 
grösserung der  Oefen  hinweisen,  die  man  bis 
zu  den  weitesten  Grenzen  treiben  sollte,  die 
mechanische  und  physikalische  Umstände 
gestatten. 

Borchers  hat  die  elektrischen  Oefen 
in  Widerstandsöfen  und  Bogenöfen  ein- 
geteilt, wobei  erstere  wieder  in  solche  zer- 
fallen, bei  denen  das  zu  erhitzende  Material 
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durch  seinen  eigenen  Widerstand  erhitzt  wird, 
und  in  solche,  bei  denen  ein  nahe  befind- 
licher Leiter  durch  seinen  Widerstand  heizend 
wirkt;  bei  letztgenannter  Klasse  unterscheidet 
man  wieder  die  Oefen,  bei  denen  die  Be 
Schickung  direkt  in  den  Bogen  eingebracht 
wird,  von  denen,  bei  denen  die  Strahlung 
des  Bogens  die  Heizwirkung  übernimmt. 
Für  den  Zweck  unsrer  Nutzeffektsberech- 
nungen wollen  wir  jedoch  die  verschiedenen 
Prozesse  je  nach  der  Natur  der  in  der  Be 
Schickung  hervorgerufenen  Veränderung  ein- 
teilen und  deswegen  erstens  einmal  solche 
Prozesse  unterscheiden,  bei  denen  die  Be- 
schickung nur  eine  physikalische  Veränderung 
erleidet,  und  zweitens  solche,  bei  denen  es 
sich  sowohl  um  physikalische,  als  auch  um 
chemische  Veränderungen  handelt.  Die  erste 
Klasse  wurde  dann  diejenigen  enthalten,  bei 
denen  die  Beschickung  einfach  erhitzt  wird, 
ohne  dass  es  zum  Schmelzen  kommt,  und 
ebenso  auch  diejenigen,  bei  denen  der  Roh 
stoff  geschmolzen  wird;  die  zweite  würde 
diejenigen  in  sich  begreifen,  bei  denen 
chemische  Veränderung  ohne  Schmelzen 
der  Beschickung  vor  sich  geht,  und  auf  der 
anderen  Seite  auch  solche,  bei  denen  zu- 
gleich ein  Schmelzen  stattfindet.  Als  typische 
Beispiele  für  diese  vier  Klassen  möchten  wir 
in  derselben  Reihenfolge  erwähnen:  das 

Graphitieren  von  Kohle,  das  Schmelzen  von 
Thonerde,  die  Erzeugung  von  Carborundum 
und  die  Darstellung  von  Rariumoxyd. 

Siemens  versuchte,  das  elektrische 
Schmelzen  von  Stahl  mit  Hilfe  des  Licht- 
bogens industriell  durchzuführen.  Nach  seinen 
Angaben  wurden  bei  dem  experimentellen  Mass- 
stabe,  den  er  benutzte.  50  Prozent  der  Wärme- 
energie des  Stromes  verwertet.  Da  es  sich 
dabei  aber  um  einen  kleinen  Massstab 
handelt  und  nur  zwei  Pferdekraftc  verwandt 
werden,  hätte  sicherlich  durch  Arbeit  in 
grösserem  Massstabe  auch  ein  grösserer 
Wirkungsgrad  erzielt  werden  können.  Der- 
artige Prozesse  scheinen  jedoch,  wie  wir 
später  sehen  werden,  einen  grösseren  Nutz 
effekt  zu  geben,  als  diejenigen,  bei  denen 
chemische  Veränderungen  mitspielen. 

Einfaches  Brhltzen  ohne  Schmelzen. 

Als  Beispiel  hierfür  wollen  wir  die  Um- 
wandlung der  Anthracitkohle  in  Graphit  im 
Acbeson  sehen  Ofen  wählen.  Allerdings 
finden  während  dieser  Umwandlung  wahr- 
scheinlich einige  chemische  Veränderungen 
statt,  wie  die  allmähliche  Bildung  und  Zer- 
setzung von  Karbiden ; dieselben  sind  jedoch 
zu  vernachlässigen,  weil  die  positiven  und 
negativen  Wärmemengen  einander  ausgleichen; 


die  Umwandlung  der  amorphen  Kohle  in 
Graphit  ist  eine  Wärme  entwickelnde 
Reaktion  und  muss  deswegen  als  den  Strom 
wirklich  unterstützend  betrachtet  werden, 
was  sich  praktisch  in  der  Verminderung  unsrer 
Zahlen  iürdenberechneteiiNutzeffekt  ausdruckt. 

Die  Daten  sind  folgende:  1000  Pferde 
kräfte  verwandeln  in  zwanzig  Stunden  IZOOO 
Pfund  Anthrazit  in  10000  Pfund  Graphit, 
AngenommeneTcmperaturdesOfens:  3300*0.. 
spezifische  Wärme  der  Kohle  bei  dieser 
Temperatur  0.5;  Umwandlungswärme  236,5 
Kalorien  pro  Pfund  (am.)  als  Einheit  ge 
bildeten  Graphits 

(N.  B.  Der  Bequemlichkeit  wegen  wollen 
wir  Pfund-Kalorien  [pro  i*  C]  benutzen, 
da  wir  so  alle  für  die  Berechnung  unsres 
Nutzeffekts  nötigen  Zahlen  ohne  Umrechnung 
der  in  amerikanischem  Mass  gegebenen 
Daten  direkt  erhalten.) 

Wärme- Aequi valent  des  Stromes:  20000 
Kal.  pro  Minute  — 24000000  Kal.  pro  zwanzig 
Stunden 

Zur  Erwärmung  der  Beschickung  be 
nutzte  Wärme: 

1 2000  X 0,5  X 3300  = 19800000  Kal. 

= 82,5  Prozent. 

Wärme,  die  bei  der  Umwandlung  in 
Graphit  gewonnen  wird: 

10000  X 236,5  = 2365000  Kal., 
oder  ein  numerisch  10  Prozent  der  vom 
Strom  gelieferten  Wärmemenge  ausmachender 
Betrag. 

Durch  Strahlung  und  Leitung  verlorene 
Warme:  100  — 82,5  = 17.5  Prozeut  der  Heiz- 
kraft  des  Stromes. 

N'utzelfekt:  Der  wirklich  verfügbare 
Betrag  an  Wärme  war  gleich  100  10=  1 10 

Prozent  der  Heizkraft  des  Stromes,  Hiervon 
wurden  82,5  Prozent  ausgeru-tet,  was  einem 

Nutzeffekt  von  «=■  76  Prozent  ent- 

■ io 

spricht. 

Beim  Acheson’sclien  Prozess  desGraphit- 
icrens  von  Elektroden,  der  dann  besteht, 
dass  man  diese  kreuzweise  in  ein  w iderstands- 
fähiges Material  einbettet,  wird  ein  bedeutend 
kleinerer  Betrag  an  Energie  zur  Graphit- 
ierung der  betr  Gegenstände  verwandt,  weil 
die  V iderstandssubstanz  gleichfalls  auf  die 
Graphitierung-tcniperatur  zu  erwärmen  ist. 
In  diesem  Falle  ist  die  wirklich  an  die  zu 
graphitiercnden  Kohlen  gelieferte  Warme 
annähernd  die  Hälfte  der  gesamten  von  der 
Beschickung  absorbierten  Warme  und  nur 
38  Prozent  der  gesamten  zur  Verfügung 
stehenden  Warme. 

Daten:  1000  Pferdekraftc  graphitieren 
7000  Pfund  Elektroden,  die  in  7000  Pfund 
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Kohlenkurnern  und  Verkleidung  eingebettet 
sind. 

Stromenergie:  28800000  l’fund  Kalorien. 
Elektroden  warme : 

7000  X 0.5  X 3300  1 1 550000  Kolorien. 

U m wandlungswär  me : 

7000  X 236,5  = 1655500  Kalorien. 
Gesamte  verfügbare  Wärme:  30455000 

Kalorien. 

Netto -Nutzeffekt  des  Prozesses  ' 1 5500O° 

30455000 

= 88  Prozent,  die  nutzbar  angewandt  sind. 

Einfache  Erwärmung-  zugleich  mit 
Schmelzen. 

Der  Jacobs'sche  Prozess  des  Schmclzens 
von  kalziniertem  Bauxit  kann  zur  Veran 
schaulichung  dienen.  Derselbe  besteht  ein 
fach  darin,  dass  in  einem  zylindrischen  Ge- 
fass  mit  dem  Lichtbogen  die  Schmelzung 
vorgenommen  wird. 

Stromenergie:  215  Pferdekräfte  während 
14  Stunden  = 3 61  2000  Pfund-Kalorien. 

Beschickungswärme:  Die  Wärme,  die 

flüssige  Thonerde  absorbiert,  ist  experimentell 
nicht  bestimmt  worden.  Wenn  man  die 
Wärme  der  flüssigen  Schlacken  und  die 
Temperatur  des  Ofens  in  Rechnung  zieht, 
so  lässt  sich  ein  wahrscheinlicher  Wert  von 
880  Pfund-Kalorien  pro  Pfund  flüssige  Thon- 
erde linden.  Nach  dieser  Annahme  wäre 
der  Wärmeinhalt  von  3000  Pfund  der  Be 
Schickung  2640000  Kalorien  = 74  Prozent  der 
gesamten  verfügbaren  Energie. 


Erwärmung  und  chemische  Veränderung 
ohne  Schmelzen. 


Die  Fabrikation  von  Karborundum  liefert 
ein  gutes  Beispiel.  Eine  Mischung  von  Kohle, 
Kieselerdensand  und  Salz  wird  durch  die 
Glut  eines  leitenden  Kohlenkernes  erhitzt, 
bis  das  Salz  sich  verflüchtigt  und  die  meisten 
metallischen  Verunreinigungen  als  Chloride 
mitgenommen  hat;  die  Kieselerde  wird  re- 
duziert und  verbindet  sich  mit  dem  vor 
handenen  Ueberschuss  an  Kohlenstoff  zu 
Siliciumkarbid.  Der  Ofen  ist  20  Fuss  lang, 
und  1000  Pferdekräftc  Strom  gingen  sechs- 
unddreissig  Stunden  lang  hindurch. 

Beschickung. 

1000  Pfund  Kohle  als  Heizkernc. 

7200  „ „ „ Beschickung. 

12000  ,,  Kieselerde  als  Beschickung. 

3000  „ Salz  „ „ 


7000  „ gebildetes  Silicium-Karbid. 

'Annahmen:  Ofentemperatur  3000*  C.; 
spezifische  Wärme  des  Kohlenstoffs  0,5;  der 
Kieselerde  0,25 ; des  Salzes  0,2.  Bildungs- 


wärme der  Kieselerde  = 200  000  Kalorien 
(pro  60  Pfund),  von  Kohlensäure  = 29  000 
Kalorien  (pro  28  Pfund),  während  die  von 
Siliciumkarbid  einen  kleinen,  aber  positiven 
Wert  hat,  den  man  als  gleich  2000  Kalorien 
(pro  40  Pfund)  annehmen  kann.  Ferner 
nehmen  wir  an,  dass  nur  der  wirklich  redu- 
zierte Teil  der  Beschickung  auf  die  volle 
Temperatur  des  Ofens  erwärmt  wird;  die  in 
das  unreduzierte  Rohmaterial,  die  Füllmasse, 
gehende  Wärme  wird  nicht  im  Nutzeffekt 
mit  einbegriffen.  Angenommene  Reaktion: 
3C  SiO|  = CSi  -{-  2CO. 

Wärmeenergie  des  Stromes .-  1 000  Pferde 
kräftewahrend  36Stunden=45  620000  Pfund 
Kalorien. 

Bei  Erwarmung  des  reduzierten  oder 
verflüchtigten  Teiles  der  Beschickung  ab 
sorbierte  Wärme:  7300  Pfund  Kohle  = 

7300  X 0,5  X 3000  = 10950000  Kalorien; 
10500  Pfund  Kieselerde  = 10500  X 0,25 
X 3000=  7875000  Pfund  Kalorien;  beim 
Verfluchten  des  Salzes  3000X50=  150000 
Kalorien.  Zusammen  18975000  Kalorien 
= 42  Prozent  der  Stromenergie. 

Wärme  absorbiert  bei  chemischen  Re 
aktionen : die  Wärme,  die  nötig  ist,  um 
ein  Molekulargewicht  Kieselerde  zu  spalten, 
beträgt  200000  Kalorien;  die  Bildung 
von  einem  Molekulargewicht  Siliciumkarbid 
und  zwei  Molekulargewichten  Kohlensäure 
liefert  uns  60000  Kalorien;  bleibt  ein  Fehl 
betrag  von  140000  Kalorien  pro  Molekular- 
gewicht des  gebildeten  Karbids  oder 
3500  Kalorien  pro  Pfund  Karbid,  oder 
endlich  24  500  000  Kalorien  für  die  gestirnten 
7000  Pfund  Karbid  = 5,35  Prozent  der 
gesamten  Stromwarme.  Dieser  Wert  ist 
zu  hoch,  und  zwar  haben  wir  die  Bildungs- 
wärmen bei  gewöhnlicherTemperatur  benutzt, 
während  die  Reaktion  bei  hoher  Temperatur 
mit  Asorption  von  weniger  Wärme  statt- 
findet. Wieviel  Wärme  absorbiert  wird, 
kann  durch  folgende  Erwägungen  bestimmt 
werden:  Der  berechnete  Betrag  ist  die 

theoretische  Absorption  bei  gewöhnlicher 
Temperatur.  42  Prozent  der  Stromenergie 
sind  erforderlich,  um  die  Beschickung  auf 
die  Reaktionstemperatur  zu  erwärmen,  und 
doch  enthalten  die  Reaktionsprodukte  Sili- 
ciumkarbid und  Kohlensäure,  einen  weit  ge- 
ringeren Warmebetrag  als  wahrnehmbare 
Wärme;  die  Differenz  zwischen  der  zur  Er 
Wärmung  der  Beschickung  auf  Reaktions- 
temperatur erforderlichen  und  der  wahr- 
nehmbaren Warme  der  Reaktionsproduktc 
bei  derselben  Temperatur  stellt  die  Grösse 
dar,  um  welche  die  bei  der  Reaktion  ab- 
sorbierte Warme  abgenommen  hat,  ent- 
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sprechend  der  höheren  Temperatur,  bei  der 
dieselbe  stattfindet.  Nun  ist  der  Warme- 
mhalt  der  7000  Pfund  Siliciumkarbid  etwa 
7000  X 0,3  X 3000  = 6 3c»  000  Kalorien, 
derjenige,  der  9800  Pfund  Kohlensäure 
2 200  000  Kalorien,  was  für  die  Produkte 
einen  Gesamtbetrag  von  8 500000  Kalorien 
lielcrt.  Da  18  97J  000  Kalorien  erforderlich 
waren,  um  die  Beschickung  zu  erwärmen, 
ist  die  Differenz  von  10475 000  Kalorien 
verschwunden  und  zur  Förderung  der  che- 
mischen Reaktion  verwandt  worden.  Die 
chemische  Reaktion  hat  daher  von  aussen 
24  500  000  — 10  475  000  = 14  025  000  Kalo 
rien  = 34,5  Prozent  von  der  Stromcnergie 
absorbiert. 

Nutzeffekt:  Erwarmung  der  Be- 
schickung. 4;  Prozent  -f-  34.5  Prozent,  die 
bei  der  chemischen  Reaktion  absorbiert  werden 
= 76,5  Prozent  Nettowert  des  Nutzeffekts. 

Erhitzen  mit  gleichzeitigem  Schmelzen 
und  chemischer  Reaktion. 

Für  diese  Art  Prozesse  im  elektrischen 
Ofen  giebt  es  zahlreiche  Beispiele,  bei  denen 
cs  sich  besonders  um  Reduktionen  zu  Metall 
oder  zu  anderen  Metallverbindungen  handelt. 
Das  Verfahren  der  »United  Barium  Co.« 
bietet  ein  gutes  Beispiel,  hier  wird  Barium 
sulfat  mit  einer  kleinen  Kohlenmengc  ge- 
mischt und  die  Beschickung  zu  einer  Mischung 
von  Bariumsulfid  und  -Oxyd  reduziert  Die 
Berechnung  wird  jedoch  dadurch  verwickelt, 
dass  die  chemische  Reaktion  bei  der  Ofen- 
temperatur ganz  bedeutend  weniger  Wärme 
absorbiert,  als  man  für  gewöhnliche  Tem 
peratur  berechnet,  wie  man  daraus  ersieht, 
dass  der  ohne  Berücksichtigung  dieses  Um- 
standes berechneteNutzcffekt  über  100 Prozent 
ausmacht.  Die  spezifische  Warme  des  Pro 
dukts  ist  unbekannt,  ebenso  wie  seine  ver- 
änderliche Zusammensetzung,  so  dass  es 
unmöglich  ist,  die  verlangte  Korrektion  an 
zubringen. 

Die  Darstellung  von  Calciumkarbid  bietet 
einige  interessante  Daten  und  kann  zur  Ver 
anschaulichung  dieser  Art  von  Prozessen 
verwandt  werden.  Wenn  wir  eine  Produktion 
von  4 Tonnen  pro  1000  Pferdekräfte  täglich 
oder  250  Pferdekralt-Tagen  pro  Tonne  und 
eine  Temperatur  von  2750 0 C.  annehmen  und 
die  Hildungswärmen  bei  gewöhnlicher  Tem 
peratur  benutzen,  erhalten  wir: 

Wärmeenergie  des  Stromes:  250  Pferde 
krafte  pro  Tag  «=  7 2000c»  Pfund  Kalorien. 

Bei  Erwärmung  der  Beschickung  ab 
sorbicrt:  2000  Pfund  Kalk  — 2000x0,25 
X 2750  ■=  1375000  Kalorien;  1500  l’lund 


Koaks  — 1 500  X 0,5  X 2750  = 2 062  500. 
Summa  3 437  500  Kalorien. 

Bei  der  chemischen  Reaktion  absorbiert : 
Bei  der  Bildung  von  64  Teilen  Karbid  stellt 
sich  die  Warmebercchnung  folgendermassen: 


Zersetzung  von  56  Teilen  Kalk  1 30  500  Kal. 
Bildung  von  64  Teilen  Karbid  7 250 
Absorbierte  Warme  . . 1 37  750  Kal. 

Bildung  von  28  Teilen  Kohlen 

saure 29  400 

Nettowert  d.  Warmeabsorption  10S  350K.1I 
Absorbiert  pro  Einheit  Karbid  1 690  » 


Absorbiert  pro  Tonne  Karbid  3 380  000  ■ 

Diese  Zahl  ist  vielleicht  zu  hoch,  ebenso 
wie  die  für  die  Bildung  von  Karborundum 
berechnete;  wir  besitzen  jedoch  nicht  die 
für  weitere  Korrektionen  erforderlichen  Daten. 
Die  Gesamtsumme  der  zur  Erwärmung  der 
Beschickung  nötigen  und  bei  chemischen 
Reaktionen  absorbierten  Wärmemengen  be 
trägt  6817  500  Kalorien  oder  fast  95  Prozent, 
was  sicherlich  zu  hoch  ist.  Die  Annahme 
eines  wahrscheinlichen  Wertes  für  die 
spezifische  Wärme  des  Karbids  wurde  diese 
Zahlen  ganz  bedeutend  verändern;  die  bei 
der  Reaktion  absorbierte  Warme  wurde 
dann  nur  14  Prozent  des  gesamten  Heiz- 
effekts ausmachen  und  bei  Addition  zu  den 
zum  Vorwärmen  dei  Beschickung  erforderlichen 
4.8  Prozent  einen  Netto -Nutzeffekt  von 
62  Prozent  ergeben 

Die  mangelnde  Kenntnis  der  spezifischen 
Wärmen  dieser  Produkte  des  elektrischen 
Ofens  bei  hoher  Temperatur  bedeutet  eine 
entschiedene  Lucke  Wenn  dieselben  bekannt 
sind,  können  unsere  Rechnungen  mit  weit 
grösserer  Genauigkeit  ausgefuhrt  werden. 

Das  Nettoergebnis  scheint  jedoch  auf 
einen  industriellen  Nutzeffekt  von  60  bis  75 
Prozent  hinzu  weisen,  wenn  man  meiner  An- 
gabe gemäss  mit  Oefen  zu  200  bis  1000 
Pferdekiäften  rechnet.  Der  Wert  einer  der- 
artigen angenaherten  Zahl  ist  der,  dass  ein 
jeder  bei  der  Hinrichtung  des  elektrischen 
Ofens  für  einen  bestimmten  Prozess  im 
Stande  sein  muss,  die  zu  erwartende  an- 
genaherte  Produktion  zu  berechnen  oder, 
wenn  er  eine  bestimmte  Produktion  erzielen 
will,  einen  Anhalt  hat  zur  Bestimmung  der 
angenaherten  Grösse  und  Kapazität  der 
notwendigen  Oefen. 

Ich  habe  diejenigen  Falle  unberücksichtigt 
gelassen.  111  denen  Elektrolyse  stattfindet  bei 
Verwendung  von  geschmolzenen  Elektro- 
lyten. weil  dort  die  Produktion  der  benutzten 
Stromintcnsität  und  nicht  der  gesamten 
Stromcnergie  proportional  ist  und  man  nur 
mit  Gleichstrom  arbeiten  kann.  Fis  handelt 
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sich  dabei  um  im  wesentlichen  rein  elek- 
trolytische Prozesse,  bei  denen  der  Heiz- 
effekt des  Stromes  unvermeidbar  und  nur 
rin  Nebenumstand  bei  dem  eigentlichen 
Prozess  der  Elektrolyse  ist;  derartige  Prozesse 
müssen  daher  von  dem,  was  man  unter  den 
Prozessen  des  elektrischen  Ofens  versteht, 
ausgeschlossen  werden,  wenn  die  Bezeichnung 
ihre  Individualität  behalten  und  eine  wohl 
definierte  Klasse  bezeichnen  soll. 


Die  Betrachtungen,  welche  derartige 
elektrolytische  Prozesse  mit  geschmolzenen 
Salzen  betreffen,  können  in  ähnlicher  Weise 
durchgeführt  werden,  wie  obige  Rechnungen, 
wenn  man  die  bei  der  elektrolytischen 
Zersetzung  und  sekundären  Reaktionen  ab- 
sorbierte Energie  als  latent  gewordene  und 
nutzbar  gemachte  Arbeit  in  Rechnung  zieht. 
Ich  habe  als  Beispiel  die  Elektrolyse  des 
geschmolzenen  Natriumchlorids  nach  dem 
Acker'schen  Verfahren  in  folgender  Weise 
durchgerechnet : 

8200  Amp.  werden  durch  ein  Gefäss 
geschickt,  worin  36,5  Pfund  Natriumchlorid 
pro  Stunde  elektrolysiert  werden.  Der 
Potentialabfall  beträgt  6,5  Volt,  wovon  3,5 
zur  elektrolytischen  Zersetzung  verwandt 
werden.  Wir  können  daher  sofort  sagen, 


dass 


3.5 

6.5 


= 54  Prozent  der  Stromenergie 


nutzbar  zur  Zersetzung  des  Elektrolyten  an- 
gewendet werden.  Ausserdem  müssen  36,5 
Pfund  Salz  pro  Stunde  geschmolzen  werden. 
Die  gesamte  Stromenergie,  8200  Amp.  auf 
6,5  Volt  Potentialfall,  ist  gleich  85300 
Pfund  - Kalorien  pro  Stunde.  Das  Salz 
verlangt  zum  Schmelzen  und  zur  Erwärmung 
auf  850°  folgende  Wärmebeträge: 

Zur  Erwärmung  auf  den  Schmelz- 
punkt   775*. 


0.25  X 775  = M3.5  Kal. 
Latente  Schmelzwärme . . . = 40,0  » 

Zur  Erwärmung  auf  850" 

0,3  X (850-775)  . . . = 22,5  > 

Gesamtbetrag  pro  Pfund  Salz  = 206,0  Kal. 
pro  36,5  Pfund  Salz  . . . = 7,519  > 


DicseGrössemachtdaher-— 


85.300 
Wärmeenergie 


9 Proz. 


des 


von  der  gesamten 
Stromes  aus. 

Nutzeffekt:  Die  Summe  von  9 und 
54  ergiebt  63  Prozent  der  Stromenergie,  die 
nutzbar  angewandt  sind.  Von  der  gesamten, 
durch  den  Widerstand  des  Elektrolyten 

wirklich  erzeugten  Wärwe  werden  9 X 


= 1 9,5  Prozent  zum  Schmelzen  des  frisch  zu- 
gefügten Salzes  absorbiert,  während  80,5 
Prozent  durch  Strahlung  und  in  der  hohen 
Temperatur  der  Produkte  verloren  gehen. 


ELEKTROLYSATOR  ZUR  HERSTELLUNG  VON  BLEISCHWAMM. 

Von  Dr.  D.  Tommasi. 


Dieser  Elektrolysator  besteht  aus  einem 
rechtwinkligen  Troge,  welcher  eine  Lösung 
von  Bleinatriumdoppelacetat  enthält,  mit  Zu- 
satz von  gewissen  Verbindungen,  deren 
Zweck  es  ist,  den  elektrolytischen  Widerstand 
des  Bades  zu  vermindern  und  die  Bildung 
von  Blcisupcroxyd  zu  verhindern.  In  dieses 
Bad  tauchen  zwei  Bleianoden;  mitten  zwischen 
beiden  Anoden  steht  die  Kathode,  die  durch 
eine  Metallscheibe  dargestellt  wird,  welche 
in  rotierende  Bewegung  gesetzt  werden  kann. 
Die  Scheibe  taucht  nicht  vollständig  in  das 
Bad,  sondern  nur  mit  einem  Teil  ihrer  Ober- 
fläche, derart,  dass  jeder  Teil  der  einge- 
tauebten  Zone  der  Scheibe  sich  abwechselnd 
an  der  Luft  und  in  der  als  Elektrolyt  ver- 
wandten Flüssigkeit  befindet.  Der  aus  der 


Kip.  1 1 7.  Elektrolyseur  Tommasi, 
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Trogflüssigkeit  herausragendeTeil  der  Scheibe 
geht  infolge  seiner  Rotationsbewegung  zwischen 
zwei  Reibevorrichtungen  hindurch , welche 
die  Form  von  Schabemessern  haben  und  dem 
Zwecke  dienen,  nicht  nur  den  Bleischwamm1) 
zu  entfernen,  sondern  auch  die  Oberfläche 
der  Scheibe  zu  entpolarisieren.  Geeignet 
angebrachte  Rinnen  nehmen  das  losgelöste 
Metall  der  Scheibe  auf  und  führen  es  nach 
einem  Behälter,  woselbst  cs  gesammelt  wird. 

Das  elektrolytische  Blei  zeigt  das  Aus- 

’)  Wenn  da*  Blei  Silber  enthält,  #0  setzt  sich 
dieses  im  Bade  unlösliche  Metall  am  Boden  des  Troges 
io  einem  za  seiner  Aufnahme  bestimmten  durchlöcherten 
Behälter  nieder. 


sehen  einer  schwammigen,  aus  einer  Menge 
kleiner,  sehr  leichter  und  plastischer  Krystalie 
bestehenden  Masse.  ln  diesem  Zustande 
stellt  das  Blei  eine  vorzügliche  aktive  Masse 
für  Akkumulatoren  vor  und  zwar  für  alle 
Systeme,  ganz  besonders  jedoch  für  den  im 
vorigen  Hefte  besprochenen  Tommasi’schen 
Akkumulator.  Die  hohe  Plastizität  dieses  Bleis 
ermöglicht  nämlich  ein  leichtes  Aufträgen  auf 
die  Akkumulatorelektroden,  und  infolge  seiner 
äusserst  feinen  Verteilung  ist  es  eine  zur 
schnellen  Umwandlung  in  Bleisuperoxyd 
unter  der  Einwirkung  des  elektrischen  Stromes 
in  ganz  hervorragendem  Masse  geeignete 
Substanz. 


PUMPEN  UND  SONSTIGE 

HÜLFSAPPARATE  FÜR  ELEKTROLYTISCHE  ANLAGEN, 

Von  D.  H.  Brmvne. 


Die  erfolgreiche  Leitung  eines  jeden 
elektrochemischen  Prozesses  hängt  nicht  nur 
von  der  Sorgfalt  ab,  mit  der  die  elektro- 
technische Seite  der  Aufgabe  behandelt  wird, 
sondern  in  hohem  Grade  auch  von  den  ein- 
schlägigen mechanisch  - technischen  Kragen 
und  den  Mitteln,  die  vorgesehen  sind,  um 
die  Lösungen  nach  den  elektrolytischen 
Bädern  zu  fördern  und  die  Produkte  der- 
selben zu  behandeln. 

In  der  Hoffnung,  dass  eine  Aufführung 
gewisser  von  mir  selbst  begangener  Miss- 
griffe andere  von  denselben  Irrwegen  wird 
abbringen  können,  habe  ich  hier  ein  Bild 
von  unseren  Versuchen  über  Pumpen,  Heiz- 
apparate und  andere  mechanische  Fragen 
geben  wollen. 

Am  allerschwierigsten  zu  behandeln  ist 
wohl  eine  warme  konzentrierte  Lösung  von 
Kupfer-  und  Nickelchlorid.  Wenn  die  be- 
sonderen Vorteile  einer  derartigen  Flüssig- 
keit durch  Zufügung  von  etwas  freiem  Chlor, 
ein  wenig  Salzsäure  und  einem  gehörigen 
Posten  Beimengungen,  wie  Sand,  Graphit, 
Kupfersulfid,  Metallteilchen,  Holz-  und  Baum 
wollabfälle,  noch  erhöht  weiden,  so  ist  die 
Frage  der  Behandlung  einer  solchen  Lösung 
nicht  mehr  mit  ungemischtem  Vergnügen  zu 
lösen.  Mehrere  Jahre  lang  hatten  wir 
mit  derartigen  Lösungen  zu  arbeiten  und 
nehmen  daher  an,  dass  die  bei  dieser  Ge- 
legenheit gemachten  Erfahrungen  ein  ge- 
wisses allgemeines  Interesse  haben  dürften. 


Vor  etwa  acht  Jahren  machten  wir  die 
erste  praktische  Erfahrung  in  dieser  Hinsicht 
durch  einen  ausländischen  Gelehrten,  der  zur 
Zeit  eine  Methode  für  unmittelbare  Läute- 
rung von  Kupfer  und  Nickel  aus  ihren  Roh- 
steinen praktisch  ausnutzte.  Um  seine  Lösung 
geeignet  zu  behandeln,  hatte  dieser  Herr 
eine  ganze  Sammlung  von  Pumpen,  Heiz- 
vorrichtungen und  Filterpressen  mitgebracht, 
die  zum  Teil  historisches  Interesse  ver- 
dienen. 

Die  von  ihm  benützte  Pumpe  war  von 
der  Scheidewandiorm  und  bestand  aus  einem 
kleinen  senkrechten  Damplzyiinder,  durch 
dessen  beide  Enden  eine  Kolbenstange  ging. 
Diese  war  oben  mit  einem  Schwungrad  und 
unten  mit  einem  bronzenen  Pumpenplunger 
verkuppelt.  Dieser  Plunger  arbeitete  in  einem 
in  einen  scheibenförmigen  Fuss  auslaufenden 
Zylinder,  durch  den  eine  weiche  Kupferplatte 
quer  hindurchging.  Darunter  war  ein  anderer 
Zylinder  angebracht,  der  mit  Hartgummi  ver- 
kleidet und  mit  Kugelventilen  und  Einlass- 
und  Austrittröhren  versehen  war.  Der 
bronzene  Plunger,  der  in  Wasser  arbeitete, 
teilte  seine  Bewegung  durch  die  Scheidewand 
hindurch  der  Lösung  in  dem  damnter  be- 
findlichen gummiverkleideten  Zylinder  mit. 

Als  ich  diesen  Apparat  zum  ersten  Mal 
sah,  war  derselbe  gerade  dabei,  durch  eine 
Filterpresse  hindurch  eine  Lösung  von  Nickel- 
chlorid mit  Eisenhydratgehalt  hindurch  zu 
treiben;  wie  ich  später  festgestellt  habe, 
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glückt  diese  Operation  am  besten  bei  einem 
starken  Druck.  Um  eine  Beschädigung  der 
Scheidewand  zu  vermeiden,  war  die  Maschine 
mit  einem  Sicherheitsventil  versehen.  Zuerst 
arbeitete  die  I’umpe  recht  gut;  als  jedoch 
der  Druck  zunahm,  versagten  die  Kugel- 
ventile. 

Eine  derartige  Pumpe  mit  Scheidewand 
ist  ohne  Zweifel  dort,  wo  sie  am  Platze  ist, 
recht  nützlich.  In  Verbindung  mit  einer 
Filterpresse  erinnerte  sie  mich  jedoch  lebhaft 
an  die  Erklärung,  die  einer  von  den  alten 
Kirchenvätern  von  Ebbe  und  Flut  gegeben 
hat.  Derselbe  behauptete,  dass  diese  rätsel- 


hafte Bewegung  des  Meeres  durch  das  ab- 
wechselnde Einsaugen  und  Ausspeien  des 
Leviathans  entstünde. 

Um  die  elektrolytische  Lösung  zu  er- 
wärmen, benutzte  derselbe  Herr  einen  mit 
Porzellan  verkleideten  und  mit  einem  Dampf- 
mantcl  versehenen  Kessel,  der  etwa  zwei 
Fuss  im  Durchmesser  fasste  und  von  fast 
halbkugelförmiger  Gestalt  war.  Eine  weiss 
glasierte  Schaufel,  die  durch  ein  konisches 
Räderwerk  betrieben  wurde,  erhielt  den 
Kesselinhalt  in  Bewegung  und  mischte  den 
zerkleinerten  Rohstein  mit  den  einzelnen 
Chloriden,  die  seine  Zersetzung  bewirken 


Fiß.  ii  8. 


sollten.  Dieser  Apparat  war  natürlich  zu 
schön,  als  dass  er  hatte  halten  können.  Es 
vergingen  denn  auch  nur  wenige  Tage,  bis 
die  schützende  Glasur  an  einzelnen  Stellen 
abgesprungen  war,  das  Kupfer  auf  das 
darunter  liegende  Gusseisen  einwirken  und 
das  Chlor  das  Uebrige  thun  konnte. 

Nachdem  besagter  Herr  in  sein  Heimat- 
land zurückgekehrt  war,  mussten  wir  ohne 
seine  Beihulfe  Zusehen,  mit  unseren  Pumpen 
fertig  zu  werden.  Das  Erste,  was  wir  timten, 
war,  dass  wir  dieselben  vollständig  verwarfen. 
Da  wir  keine  beweglichen  Teile  haben  wollten, 
bestellten  wir  ein  Paar  steinerne  Windkästen. 
Dieselben  wurden  zum  Schutze  mit  Stroh 
und  Holzspanen  umgeben  und  in  eine  unter- 


halb des  Bodens  angebrachte  Kiste  ein- 
gesetzt. Die  Luft  wurde  durch  eine  etwa 
t Zentimeter  im  Durchmesser  fassende  Röhre 
zugefuhrt.  Ein  junger  Bursche,  der  den 
Apparat  zu  bedienen  hatte,  musste  den  Kasten 
vermittelst  eines  biegsamen  Schlauches  füllen, 
die  Zulassröhre  verschliessen,  Luft  von  der 
Y erdichtungspumpe  einlassen  und  so  die 
Flüssigkeit  hinaufbefördern.  Dieser  Apparat 
arbeitete  zwar  langsam,  aber  recht  gut; 
natürlich  war  dies  Verfahren  auch  nicht 
billig,  da  ein  Arbeiter  vollständig  damit  be- 
schäftigt war.  Eines  schönen  Tages  ver- 
stopfte sich  jedoch  das  Einlassrohr  mit  etwas 
Holzspänen  und  der  ganze  schöne  Apparat 
ging  entzwei. 
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Wir  versuchten  es  nun  mit  einer 
steinernen  Säugpumpe  (siehe  Fig.  1 1 8),  auf 
deren  Konstruktion  wir  alle  mögliche  Mühe 
verwandten.  Dieselbe  besteht  aus  drei  Teilen : 
einem  Zylinder  C,  einem  Ventilkasten,  worin 
eine  Gummikugel  durch  eine  Steinplatte  A 
festgehalten  wird,  und  einem  Saugende  B, 
über  das  ein  Weichgummifutteral  geschoben 
ist.  Die  Saugröhre  kann  aus  Holz  oder  auch 
aus  schwerem  Gummischlauch  sein,  wenn 
eine  biegsame  Verbindung  erwünscht  ist. 
Die  Kolbenscheibe  dieser  Pumpe,  die  uns 
ganz  besonderes  Kopfzerbrechen  kostete, 
war  ursprünglich  aus  Weichgummi,  wurde 
aber  bald  durch  eine  solche  aus  Holz,  und 
zwar  am  besten  gemasertem  Ahornholz,  er- 
setzt; in  derselben  waren  sechs  2'/j  cm  weite 
OeflFnungen  angebracht,  und  darüber  kam 
eine  cm  dicke  Gummischeibe.  Eine  der- 
artige Pumpe  ist  ganz  ausserordentlich  zweck- 
mässig, wenn  es  darauf  ankommt,  grössere 
Lösungsmengen  auf  eine  Höhe  von  etwa 
3 Meter  zu  befördern. 

Wenn  wir  auf  ein  höheres  Niveau 
pumpen  wollten,  konnten  wir  hingegen  nichts 
damit  anfangen  und  mussten  uns  daher  nach 
einem  besseren  Verfahren  umsehen.  Wir 
kauften  nun  eine  Hartgummipumpe  mit 
Dampfbetrieb,  die  zunächst,  d.  h.  solange 
als  unsere  Lösungen  noch  rein  und  kalt 
waren,  auch  recht  gut  arbeitete,  die  aber  zu 
versagen  anfing,  sobald  dieselben  eine  Tem- 
peratur von  auch  nur  60°  angenommen  hatten. 
Dann  schwoll  nämlich  der  Zylinder  dort,  wo 
die  Kompression  stattfand,  ganz  unförmig 
auf.  Da  wir  fürchten  mussten,  dass  bei  noch 
höherer  Temperatur  sich  der  Zylinder  schliess- 
lich in  eine  Kugel  auflösen  würde,  so  brachten 
wir  eine  Kühlvorrichtung  an,  hatten  jedoch 
auch  bei  kalten  Lösungen  manche  Mühe  mit 
dem  sonst  vorzüglich  arbeitenden  Apparat, 
da  durch  etwaige  feste  Teilchen  die  Innen- 
seite des  Zylinders  schnell  abgenutzt  wurde. 


Fig.  1 1 9 stellt  das  Produkt  unseres  er- 
finderischen Geistes  dar,  das  wir  zur  Zeit 
zur  Wärmung  der  Lösungen  anwandten.  Die 
zu  erhitzende  Lösung  wurde  durch  den  Napf 
gepumpt  und  floss  an  dem  Schnabel  nach 


dem  Plattierungsbade  über.  In  dem  Vorrats- 
napf stand  das,  was  wir  mit  »Ricinusöl- 
flasche«  zu  bezeichnen  pflegten.  Diese  Vor- 
richtung war  aus  Steinzeug  und  war  mit 
einer  Plantsche  versehen,  die  für  Verbindung 
mit  dem  Dampfe  sorgte;  ein  Austrittsrohr 


Fig.  120, 


lür  kondensiertes  Wasser  war  am  Hoden 
angebracht.  Lin  Dampfdruckmesser  wurde 
auf  einem  Druck  von  etwa  2 Atmosph. 
erhalten.  Dieser  Wärmeapparat  arbeitete  zur 
grössten  Zufriedenheit  etwa  drei  Tage  lang; 
dann  wurde  er  das  Opfer  einer  Explosion. 
Am  folgenden  Tage  setzten  wir  daher  einen 
kleinen,  nicht  unbrauchbaren  Apparat  zu- 
sammen, der  in  Fig.  120  zu  sehen  ist.  Ein 
kreisförmiger  Eisentrog  enthält  einen  Stein- 
topf von  etwa  65  cm  Durchmesser  und  ist 
mit  Wasser  gefüllt,  das  durch  das  Dampf- 
rohr A kochend  erhalten  wird  und  an  dem 
Kohr  B überfliesst.  Die  Lösung  wurde  von 
der  Pumpe  aus  nach  dem  Mittelrohr  C ge- 
führt, von  dessen  Boden  es  nach  oben  nach 
dem  Ausflussrohr  / ) floss.  Diese  Hcizvor- 
riehtung  ist  meiner  Meinung  nach  das  Beste, 
was  es  giebt,  um  kleinere  Mengen  Lösung 
auf  40—50"  zu  erwärmen. 

Zur  selben  Zeit  etwa  begannen  wir  uns 
eingehend  mit  der  Frage  der  Abdampfung 
und  Kondensierung  grösserer  Lösungsmengen 
zu  beschäftigen.  Nachdem  wir  mit  einem 
Abdampfticgcl  aus  Beton  nur  einige  Monate 
lang  befriedigende  Erfahrungen  gemacht 
hatten,  konstruierten  wir,  um  die  bei  dieser 
Vorrichtung  unvermeidliche  Bildung  von 
Salzkrusten  an  der  Oberfläche  der  Flüssig- 
keit zu  verhindern,  einen  Abdampfapparat, 
bei  dem  eine  sehr  dünne  Lösungsschicht 
einem  Strome  heisser  Luft  ständig  aus- 
gesetzt ist.  Dieser  Apparat  ist  in  F'ig.  121 
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dargestellt  und  besteht  aus  einem  4,5  Meter 
langen  und  1,8  Meter  im  Durchmesser  fassen- 
den eisernen  Kessel,  der  an  seinem  oberen 
Ende  durch  einen  kreisförmigen  Schnabel  4 
und  am  unteren  Ende  durch  einen  flachen 


Schnabel  B geschlossen  ist.  Dieser  Kessel 
ist  mit  Ziegeln  und  Zement  verkleidet  und 
wird  durch  die  peripherische  Triebvorrichtung 
C in  Umdrehung  versetzt.  Vom  Ziegelofen 
D aus  geht  ein  durch  einen  Oelbrenner  her- 


vorgerufener Luftstrom  in  den  Abdampf- 
apparat hinein  und  trifft  dort  oben  auf  eine 
unaufhörlich  nach  oben  gezogene  Flüssigkcits- 
schicht.  Alle  Krystalle,  die  sich  ausscheiden, 
bleiben  suspendiert  und  werden  nach  dem 
Trog  F mitgefuhrt,  wo  sie  sich  niedersetzen, 
während  die  Lösung  weiter  nach  dem  Pumpen- 
schacht  geht.  Wir  regulierten  den  Luftstrom 
derart,  dass  die  austretenden  Gase  mt(  Peuch 
tigkeit  nahezu  gesättigt  waren.  Wir  können 


nunmehr  IOOO  Liter  Wasser  pro  Stunde  ab- 
dampfen  bei  einem  Oelverbrauch  von90 Litern. 
Ganz  offenbar  würde  sich  der  Betrieb  spar- 
samer gestalten  lassen,  wenn  man  den  Kessel 
viel  länger  und  schmäler  baute.  Doch  jeden- 
falls ist  mit  der  oben  beschriebenen  Vor- 
richtung eine  befriedigende  Lösung  des  Pro- 
blems gefunden. 

Ueber  unseren  Versuchen  mit  Wind- 
kästen und  Säugpumpen  vergassen  wir  je- 
doch keineswegs  unsere  gute  alte  steinerne 


Druckpumpe.  Durch  Zufall  kamen  wir  darauf, 
dass  man  ein  zerbrochenes  Druckrohr  ver- 
schienen  und  in  einen  Zementguss  einsetzen 
kann,  ganz  wie  ein  gebrochenes  Bein,  ohne 
dass  es  darum  verworfen  zu  werden  braucht. 
Im  Gegenteil  funktionierte  die  Pumpe  vor- 
züglich, wenn  sie  auch  ganz  in  Zement  ein 
gebettet  war.  Diesen  Umstand  benutzten 


wir,  um  die  eisernen  Verbindungsstücke,  mit 
denen  solche  Pumpen  zusammengehalten 
werden,  entbehrlich  zu  machen,  und  kon- 
struierten eine  aus  drei  Teilen  bestehende 
Pumpe,  die  eigentlich  einen  einzigen  Stein 
block  ausmachte. 
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Vor  etwa  einem  Jahr  haben  wir  ver- 
schiedene Pumpen  von  der  in  Fig.  122 
wiedergegebenen  Form  anfertigen  lassen. 
Dieselben  sind  aus  einem  Stück  und  daher 
sehr  leicht  in  einem  Betonblock  zu  montieren. 
Ein  Ende  ist  mit  einer  Kugel  - Regulier- 
vorrichtung versehen,  die  zugleich  auch  als 
Ausflussöffnung  dient.  Das  Austrittsrohr  ist 
hiermit  vermittelst  einer  flachen  Plantsche 
und  eines  Hartgummikegcls  verbunden.  Um 
die  Reguliervorrichtung  und  den  Kolben 
decke!  festzuhalten,  benutzten  wir  eine 
schwere  gusseiserne  Platte.  Diese  Pump- 


Vorrichtung  ist  durchaus  kompakt  und  ausser- 
ordentlich zweckdienlich. 

Als  Säugpumpe  benutzen  wir  in  einigen 
Fällendie  inFig.i23dargestelltevon  Remmey 
gebaute  Form.  Dieselbe  besitzt  vier  senk- 
rechte Pfosten,  welche  die  Führungen  für  die 
Plungerstange  tragen.  Vermittelst  der  mit 
Einschnitten  versehenen  Vorderplatte  kann  man 
die  Länge  des  Pumpenhubes  regulieren,  und 
mit  Hülfe  einer  Rollenkuppelung  kann  man 
eine  beliebige  Pumpe  auf  der  betreffenden 
Linie  zum  Stehen  bringen  oder  in  Gang  setzen, 
ohne  dass  die  anderen  dabei  beteiligt  wären. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1902. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Fort*euun*.| 


Hilfsapparate. 

Unangreifbare  Anoden  sind  in  einer 
grossen  Anzahl  technischer  Prozesse  nicht 
zu  umgehen  und  darum  sind  die  Bemühungen 
dei  Erfinder  unablässig  darauf  gerichtet, 
solche  Elektroden  von  grösstmöglicher  Dauer 
und  niedrigem  Herstellungspreise  zu  finden. 
Vorläufig  kommen  nur  Platin  und  Kohle  in 
Betracht.  Ucber  die  Eignung  derselben  zu 
verschiedenen  Prozessen  sind  eine  Reihe  von 
Untersuchungen  veröffentlicht  worden.  So 
studierte  F.  Foersterm)  das  Verhalten  von 
künstlichem  Graphit  der  International  Acheson 
Graphite  Company  und  von  Platiniridium 
unter  den  verschiedensten  Bedingungen.  Es 
zeigte  sich  dabei,  dass  der  Graphit  im 
Grossen  und  Ganzen  die  amorphe  Kohle  an 
Widerstandsfähigkeit  übertrifft.  Bei  der 
Elektrolyse  von  Chlornatrium  werden  etwa 
7*(,  der  Stromarbeit  auf  den  Angriff  der 
Anode  verwendet,  in  schwefelsaurer  Losung 
verhält  sich  die  Graphitelektrode  ebenso  wie 
eine  aus  amorphem  Kohlenstoffe,  während  in 
alkalischer  Lösung  fast  kein  Angriff  eintritt, 
im  Gegensatz  zur  amorphen  Kohle,  welche 
braune  alkalilösliche  Oxydationsprodukte 
liefert.  Was  das  Platiniridium  anbelangt,  so 
sind  von  Heraeus  neue  Folienelektroden 
hergestellt  worden,  die  bei  einer  Gesamt- 
oberfläche von  2 qdm  nur  2 g Platiniridium 
(90%  Pt,  io*|0  Ir)  wiegen.  Dieselben  erwiesen 
sich  bei  der  von  Foerster  vorgenommenen 
Untersuchung  als  vollständig  unangreifbar 
bei  der  Darstellung  von  Kaliumchlorat  durch 

'«)  Zu.  f.  E.  VIII.  143. 


Elektrolyse  einer  neutralen  mit  Chromat 
versetzten  Kaliumchloridlösung.  Eingehendere 
Studien  über  solche  Heraeus’sche  Platin- 
folienelektroden machte  P.  Denso'**). 
Aehnliche  Untersuchungen  über  die  Wider 
standsfahigkeit  von  Platin-  und  Platiniridium- 
elektroden  wurden  von  F.  Bran1“)  aus 
geführt. 

Eine  originelle  ruhrenformigeElektroden- 
schutzvorrichtung  hat  A.  Nettl  erfunden 
(D.R.P.  125  8K2)1*’).  A.  Ricks  hat  sich  eine 
stromleitende  Verbindung  zweier  Elektroden 
mittelst  eines  U förmig  gebogenen  aus  einem 
Stück  bestehenden  Stromleiters  patentieren 
lassen  (D.R.P.  H6412)11*).  Um  die  zur  Zu- 
leitung des  Stromes  zu  Platinelektroden 
dienenden  Kupferdrahte  vor  der  elektro 
lytischen  Stromwirkuug  zu  schützen,  werden 
diese  in  eine  Schutzhülle  aus  Glas  ein- 
gebracht und  mit  Asphalt  und  Harz  fest 
eingegossen.  (D.R.P.  124404)**").  Eine  kühl- 
bare lilektrodenfassung  für  die  Strom-Zu- 
und  -Ableitungen  bei  elektrischen  Oefen  hat 
R.  Ch.  Contardo  (D.R.P.  124 788 1 ,"°)  kon- 
struiert. Ein  Diaphragma  für  Säure-Alkali- 
Ketten.  bestehend  aus  einem  durchlöcherten 
Celluloidcylinder,  welcher  mit  Pappe  und  mit 
einer  Gewebeschicht  umgeben  ist,  hat  J.  P.  Fon- 
taine angegeben  (D.R.P.  116412)""). 

*«)  Zu.  f.  E.  VIII,  14-. 

'»)  Zu.  I.  E.  VIII,  197. 

>«)  Dieac  ZeiUchr.  IX,  1 1 2. 

,WI  Diese  ZeiUchr.  VIII.  23h. 

'**)  Diese  ZeiUchr.  IX,  44. 

'•")  liiere  ZeiUchr.  IX,  91. 

u*)  Dieie  ZeiUchr.  VIII,  236. 
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Ein  neues  Silbervoltameter  von  P.  Faru  p1**) 
benützt  als  Elektrolyten  anstatt  der  gewöhn- 
lichen Silbernitratlösung  eine  cyankalische 
Silberlösung,  um  das  Silber  in  kompaktem 
Zustande  festhaftend  zu  erhalten.  Hei  diesem 
Voltameter  muss  aber  der  Sauerstoff  voll- 
kommen ausgeschlossen  sein,  weil  durch 
Lösung  von  Silber  zu  niedrige  Werte  erhalten 
werden  würden.  Einen  einfachen  Flüssig- 
keitswiderstand zum  Laboratoriumsgebrauch 
hat  R.  Ahegg1**)  angegeben;  derselbe  dient 
zur  Reduktion  hoher  Spannungen  bei  Henutzung 
schwacher  Ströme  und  besteht  aus  einem 
Rohr  von  U-Form,  in  welches  ein  geeigneter 
Elektrolyt  eingefüllt  werden  kann. 

Die  Gleichrichtung  von  Wechselströmen 
besonders  für  elektrochemische  Zwecke  hält 
immer  noch  das  Interesse  der  Erfinder  rege, 
wie  aus  einer  Anzahl  von  neuerdings  er- 
fundenen Anordnungen  zu  diesem  Zwecke 
hervorgeht.  A.  Nodon  (D.  R.  P.  121812)***) 
verwendet  hierzu  eine  Lösung  von  phosphor- 
saurem Ammon  und  Elektroden  aus  Zink- 
aluminium und  Kohle.  Siemens  & Halske 
(D.  R-  P.  125769)'**)  bedienen  sich  als  Elek- 
trolyten einer  Lösung  von  Magnesium- 
bikarbonat oderCalciumbikarbonat.  Anstelle 
solcher  elektrolytischen  Kondensatoren  be- 
nutzt F.  J-  Koch1**)  eine  mechanische  Vor- 
richtung in  Form  eines  synchron  arbeitenden 
Unterbrechers,  mit  einem  polarisierten  Relais 
für  starke  Ströme  und  grosse  Wechselzahlen, 
wie  sie  bei  technischen  Wechselströmen  vor- 
liegen. 

Für  den  Betrieb  von  Induktionsapparaten 
werden  vielfach  elektrolytische  Unterbrecher 
benützt,  weil  sie  eine  ausserordentlich  grosse 
Unterbrechungszahl  ergeben.  A.  Wehnelt, 
der  FXinder  des  elektrolytischen  Unter- 
brechers, hat  sich  eine  Verbesserung  des- 
selben patentieren  lassen  (D.R.  P.  1 279"8)m), 
durch  welche  die  vom  Elektrolyten  benetzte 
Drahtflache  immer  gleiche  Grösse  beibehält, 
trotzdem  der  Platindraht  dabei  verstäubt. 
Denselben  Zweck  erreicht  F\  Dessauer 
dadurch,  dass  er  den  von  Glas  oder  Porzellan 
umgebenen  Platinstift  von  einer  Feder  ständig 
gegen  eine  beliebig  einstellbare  Auflageflache 
druckt  (D.  R.  P.  128740)  ”8).  Zum  Schutze 
des  den  Platinstift  umgebenden  Glasröhrchens 
versieht  F.  de  Marc  das  letztere  an  seinem 
unteren  Finde  mit  einem  eingeschmolzenen 

10)  Zu.  I.  E.  VIII,  569. 

'»)  Zu.  f.  E.  VIII,  43. 

'*«)  {)jeie  Zeitii'hr,  VIII,  210. 

m)  Diese  Zeitschr.  IX,  112. 

'*•)  Klektroteohn.  Zeitich.  XU,  41.  Diese  Zeit  «ehr. 
IX,  155. 

Diene  Zehschr.  IX,  178. 

Diese  Zettsehr.  IX,  180. 


Platinröhrchen  (D.  R.  P.  122295)'**).  Durch 
eine  besondere  Vorrichtung  kann  der  Platin- 
stift weiterhin  so  verschoben  werden,  dass 
er  sich  allein  in  axialer  Richtung,  ohne 
Drehen,  bewegt  (D.  R.  P.  1 28  392) '*•).  In 
diesem  Falle  ist  der  Platinstift  auch  von 
einem  Porzellanrohr  umgeben.  Ein  neuer 
elektrolytischer  Flüssigkeitsunterbrecher  von 
Gebr.  Ruhstrat  (D.  R.  P.  127452)'“)  be- 
nutzt die  Wirkung  von  an  den  Elektroden 
entstehenden  Gasen  auf  einen  Ventilkörper 
zur  fortdauernden  Schliessung  und  Unter- 
brechung des  Stromes.  Hei  seinem  neuen 
Unterbrecher  verwendet  W.  A.  Hol  mann 
(D.  R.  I’.  118663)'**)  zwei  durch  eine  nicht- 
leitende,  nichtporöse  Scheidewand  getrennte 
Flüssigkeiten,  welche  die  Elektroden  enthalten. 
Die  Stromleitung  zwischen  beiden  Hälften 
geschieht  durch  einen  in  der  Scheidewand 
angebrachten  Metallstift,  dessen  wirksame 
Oberfläche  durch  einen  Schieber  beliebig  ver- 
ändert werden  kann. 

Metallurgie  und  Galvanotechnik. 

Mancherlei  Neues  und  Interessantes  ist 
auf  elektrometallurgischem  und  galvanotech- 
uischem  Gebiete  bekannt  geworden.  Be- 
sonders sind  durch  eine  grössere  Anzahl 
wissenschaftlicher  Untersuchungen  die  in  der 
Technik  geübten  Verfahren  der  Metallge- 
winnung aus  dem  grossen  Dunkel  gerückt 
worden,  das  sie  umfängt.  Eine  Arbeit 
haben  F\  Haber  und  R.  Geipert  über 
die  Elektrometallurgie  des  Aluminiums 
veröffentlicht'*’).  Weitere  Ausführungen 
über  den  gleichen  Gegenstand  machte 
F.  Haber  noch  auf  der  9.  Hauptver- 
sammlung der  Deutschen  elektrochemischen 
Gesellschaft  '***).  F.ine  umfangreiche  und 
interessante  Abhandlung  über  die  elektro- 
chemische Flntzinnung  von  Weissblechab- 
fällen hat  H.  Mennicke  veröffentlicht1**). 
Ueber  die  Theorie  der  elektrolytischen  Kupfer- 
gewinnungsmethoden verbreitet  sich  auf Grund 
eigener  Versuche  J.  Flgli1*5).  M.  Ruthen- 
burg bespricht  die  neuere  Entwicklung  der 
Elektrometallurgie  des  Eisens  und  Stahls 
und  macht  wichtige  Angaben  über  die 
magnetische  Aufbereitung  von  Eisenerzen 
geringen  Gehaltes  im  elektrischen  Ofen, 
sowie  über  die  in  besonderen  elektrischen 
Oefen  ausgeführten  Prozesse  von  Conley 

,:t*)  Diese  Zeitschr.  IX,  20. 

14<,j  Diese  Zeitschr.  IX,  179. 

Ul)  Diese  Zeitschr.  IX,  156. 

IO)  Diese  Zeitschr.  VIII,  258. 

'«)  Zts.  f.  E VIII,  1,  26. 

'«*)  Zu.  f.  K.  VIII,  697. 

»*«)  Zts.  t.  E.  VIII,  315. 

,u)  Zls.  anorg.  C’h.  30.  18. 
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und  von  Härmet,  welche  die  direkte  Dar- 
stellung von  Stahl  aus  Erzen  betreffen ,4“). 
Heber  die  elektrolytische  Gewinnung  des 
Nickels  aus  Kupfernickelstein  verbreitet  sich 
Titus  Ulke1").  Wertvoll  sind  die  An- 
gaben, welche  H.  Lienau14“)  über  das  Vor- 
kommen und  die  Verarbeitung  des  Bauxit, 
dieses  wichtigsten  Ausgangsmaterials  für  die 
Aluminiumdarstellung  und  die  gesamte  Thon- 
erdeindustrie macht,  l’eber  die  verschiedenen 
Verfahren  der  elektrolytischen  Fabrikation 
von  Antimon  berichtet  J.  Isart14*).  Von 
clektrometallurgischen  Verfahren,  welche  auf 
der  Elektrolyse  wässeriger  Lösungen  oder 
auf  schmelzflussiger  Elektrolyse  beruhen, 
ist  folgendes  erwähnenswert.  Metallisches 
Natrium  wird  neuerdings  von  Harry  son 
Hrothers1“)  durch  Elektrolyse  von  ge- 
schmolzenem Chilisalpeter  unter  Benutzung 
von  Magnesia  - Portlandcementdiaphragmen 
dargestellt,  wobei  gleichzeitig  Salpetersäure 
aus  dem  an  der  Anode  entweichenden  Ge- 
misch von  NOs  und  O durch  Absorption  in 
Wasser  erhalten  wird.  E.  Haag  will  bei 
der  elektrolytischen  Gewinnung  der  Leicht- 
metalle über  der  im  Roden  des  Gefässes 
befindlichen  Kathode  eine  Einlage  aus  Glas- 
wolle anbringen,  um  zu  verhindern,  dass  die 
Metalle  an  die  Oberfläche  der  Schmelze 
kommen  und  sich  dort  mit  dem  anodischen 
Produkt  vereinigen  oder  verbrennen  (D.  R.  P. 
I250O4)141).  Bei  dem  hierzu  nötigen  Apparat 
muss  das  Schmclzgefäss  gekühlt  werden,  dies 
bewerkstelligt  E.  Haag  durch  hochsiedendes 
Paraffin  anstatt  Wasser,  um  zu  weitgehende  Ab- 
kühlung zu  vermeiden  (D.  R.  P.  125  307) IM). 
— Kupfererze  mit  geringem  Metallgehalt 
verarbeitet  N.  S.  Keith1M),  indem  er  die- 
selben nach  dem  Rösten  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  auslaugt  und  die  Lösung  mit 
unlöslichen  Bleianoden  elektrolysiert.  Die 
an  der  Anode  entstandene  Ferrosulfat  haltige 
Schwefelsäure  wird  wieder  zum  Auslaugen 
verwendet.  Um  aus  unreinen  Sulfatlösungen, 
welche  aus  Kupfererzen  hergestellt  wurden, 
reines  Kupfer  abzuscheiden,  will  C.  H.To  ss  i zz  a 
(D.  R.  P.  128486)  mit  Anoden  aus  Kohle 
undSchwefeldioxyd  alsDepolarisator  arbeiten, 
wobei  eine  Spannung  von  0,6  Volt  zur  Kupfer- 
fällung ausreichend  sein  soll.  — Die  Zugute- 
machung  bisher  schwer  oder  nicht  verhüll- 
barer Zinkerze,  zinkhaltiger  Zwischen-  und  Ab- 

l**)  The  Electrochem,  an<l  Metallarg.  2.  12. 

•«)  Elcctr.  World  39,  476. 

,4>)  Diese  Zeitschr.  IX,  10 1. 

IM)  I/Kiectricicn,  Diese  Zeitschr.  IX,  HO. 

,M0  Electr,  World  1902.  136. 

Diese  Zeitschr.  IX,  111. 

,Mj  Diese  Zeitschr.  IX.  112. 

,J*J  Electr.  Review  40,  386. 


fallprodukte  geschieht  nach  W.  Borchers1'4) 
durch  Chloration  in  wässeriger  Lösung,  Her- 
stellen der  geschmolzenen  Chloride  und 
Elektrolysieren  derselben  in  eisernen  Kesseln. 
Bei  der  elektrolytischen  Ausfällung  des  Zinks 
soll  nach  Mond  ein  dichter  Niederschlag 
erhalten  werden  dadurch,  dass  man  als 
Kathoden  Cylinder  verwendet,  welche  sich 
unter  entsprechender  Pressung  aufeinander 
wälzen 1M).  Den  gleichen  Zweck  will  Eschell- 
mann  dadurch  erreichen,  dass  er  während 
der  Zinkfällung  den  Strom  regelmässig  auf- 
und  abschwanken  lässt  |D.  R.  P.  1 24622) 1M). 
Die  dichte  Abscheidung  magnetischer  Metalle 
will  F.  Walloch  durch  die  gleichzeitige  Mit- 
wirkung von  Magneten1  erzielen  (D.  R.  P. 
124530) nI).  Die  elektrolytische  Verarbeitung 
von  durch  die  Cyanidlaugerei  erhaltenen  sehr 
verdünnten  Goldlösungen  bewerkstelligt 
Kendall168)  in  der  Weise,  dass  er  zuerst 
das  Gold  auf  der  grossen  Oberfläche  von 
vielen  Kohlestückchen  abscheidet,  um  es 
dann  unter  Umkehrung  des  Stromes  und 
Anwendung  stärkerer  Cyanidlösungen  auf 
eine  geeignet  präparierte  Kohlenplatte  über- 
zuführen. Bei  der  technischen  Antimon- 
gewinnungsmethode durch  Elektrolyse  von 
Sulfidlösungen  verwenden  Thomas  und 
Jsart  Diaphragmen,  um  die  Wiederauflösung 
des  Antimons  durch  die  an  der  Anode  sonst 
entstehenden  Polysulfidc  zu  verhindern"**). 
Einen  Apparat  zur  Entzinnung  von  Weiss- 
blechabfällen haben  Matthews  und  Davies 
konstruiert  (Engl.  Patent  21 5 33  V.  1900). 
Cruishank  (D.  R.  P.  119986)  führt  die 
Wiedergewinnung  von  Zinn  und  Zink  aus 
verzinnten  und  verzinkten  Metallabfallen  in 
besonderem  Apparate  aus.  Bei  seinem  Ver- 
fahren der  Zinngewinnung  aus  Weissblech- 
schnitzeln verwendet  Meyer  als  Elektrolyt 
Salzsäure  bestimmter  Konzentration  (Americ. 
Pat.  660116).  Weitere  elektrometallurgische 
Verfahren  siehe  in  Kapitel  Pyroelektrochemie. 

Wie  schon  im  letzten  Jahresbericht  mit- 
gcteilt,  hat  A.  Fischer1*0)  eine  von  Pfan- 
hauscr  angegebene  Vorschrift  für  ein 
Kupferbad  dahin  abgeandert,  dass  er  an  Stelle 
von  Mononatriumsulfit  und  Soda  Dinatrium- 
sulfit  und  etwas  Mononatriumsulfit  bezw. 
Schwefelsäure  verwendete.  Ebenso  hat  er 
nur  das  von  Pfanhauser  angegebene 
Messingbad  abgeandert  und  dabei  die  Be. 

4M)  Zts.  angew.  Ch.  1902.  637. 

,S4)  The  Electrochem.  and  Metall.  2,  52. 

lj6)  Diese  Zeitschr.  IX,  69. 

I4T)  Diese  Zeitschr.  IX,  69. 

n~)  Elcctr.  World  39,  773. 

,M)  I.'Electricien  1902.  ’>o7. 

,<w)  Diese  Zeitschr.  Vlli,  192. 
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obachtung  gemacht,  dass  ein  Ueberschuss 
von  Mononatriumsulfit  schlechte  Messing- 
niederschläge lieferte,  im  Gegensatz  zum 
Kupferbad  "11).  Gegen  die  Ausführungen 
Fischer’s,  soweit  sie  das  Messingbad  be- 
treffen, wendet  sich  W.  PfanhauserIH), 
worauf  A.  Fischer  repliziert “*). 

Die  der  galvanischen  Behandlung  vor- 
ausgehende Entfettung  der  Metallgegenstände 
bewerkstelligte.  Pataky  (D.R.P.  121674)1”) 
durch  Anwendung  einer  Lösung  von  Kalium- 
karbonat,  in  welche  die  Metallgegenstände 
als  Kathoden  eingehängt  werden.  Eine 
zusammenfassende  Abhandlung  über  verschie 
dene  elektrolytische  Beiz-  und  Entfettungs 
verfahren  veröffentlicht  F.  Loppö1“’). 

Bekanntlich  lässt  sich  Aluminium  nur 
schwierig  mit  Metall  überziehen.  Nach 
Martin  (Engl.  Pat.  11602  v.  1900)  wird 
auf  Aluminiumbarren  zuerst  ein  dünner 
Kupferuberzug  erzeugt,  man  erhitzt  den 
Barren  und  walzt  ihn  aus,  worauf  man  ihn 
mit  einem  dünnen  Silberüberzug  versieht. 
Darauf  plattiert  man  mit  elektrolytisch  her- 
gestellten Silberblechen  in  der  Hitze  und 
walzt  wieder  aus,  wodurch  vollkommen 
fest  haftende  Silberniederschläge  erhalten 
werden.  Lake  (D.  K.  P.  125674)  erzeugt 
durch  Einbringen  der  Alunnniumgegenstände 
in  geschmolzenes  Kupferchlorid  zuerst  einen 
dünnen  Kupferüberzug,  der  fest  haftet  und 
in  beliebigem  Bade  verstärkt  werden  kann. 
— Das  Verfahren  von  Darmstädter 
(D.  R.  P.  125404),  zur  Herstellung  fest- 
haftender galvanischer  Niederschläge  besteht 
darin,  dass  dem  in  Bewegung  gehaltenen 
Elektrolyten  feinpulverige  unlösliche  Sub- 
stanzen, wie  Sand,  Bimstein,  auch  Kochsalz 
beigemischt  werden,  wodurch  die  Wasser- 
stoffbläschen,  welche  sich  an  den  Kathoden 
mit  absetzen,  entfernt  werden,  und  so  die 
Bildung  von  Knospen  und  Auswüchsen 
verhindert  wird.  Um  Nichtleiter  mit 
einem  leitenden  Ueberzug  zu  versehen, 
benutzt  Krack  (D.  R.  P.  122664  t eine 
Mischung  von  1,5  Teilen  Butter,  I Teil 
Terpentin,  0,5  Teilen  Mineralöl  und  Bronze- 
pulver,  streicht  damit  die  Gegenstände  aus 
Leder,  Celluloid  etc.  ein  und  biirstet  sie  mit 

Diese  Zeitschr.  VIII,  247. 

,'15)  Diese  Zeitschr.  IX,  25. 

'•*)  Diese  Zeitschr.  IX,  67,  90  u.  109. 

16*)  Diese  Zeitschr.  VIII,  210. 

,6i)  L'F.lcctrochtniSe  VII,  1902,  diese  Zeitschr. 
IX,  109. 


Bronzepulver  glänzend.  Elektrolytisch  er- 
zeugte Niederschlage  von  Kupfer  und  Messing 
können  nur  dann  poliert  werden,  wenn  sie 
genügend  dick  sind.  Unt  dies  zu  umgehen, 
schlägt  Popp  (D.R.P.  122072)  zuerst  eine 
dünne  Kupferschicht,  dann  Nickel  und 
hierauf  wieder  Kupfer  bezw.  Messing  nieder. 
Bourdillon  (D.  R.  P.  122  545) 1M)  erhält 
gut  abhebbare  galvanoplastische  Nieder 
Schläge  dadurch,  dass  er  bei  der  Metall- 
Fällung  zuerst  kurze  Zeit  eine  hohe  Strom- 
dichte anwendet,  wodurch  sich  das  Metall 
in  feinpulveriger  Form  abscheidet  und  dann 
mit  gewöhnlicher  Stromdichte  weiter  elek- 
trolysiert.  Leicht  zerstörbare  Formen  für 
galvanoplastische  Arbeiten  stellen  Gerhards 
& Cie.  aus  bruchigen  Legierungen  von 
Metallen  mit  Arsen,  Phosphor  und  Schwefel 
her  (D.  R.  P.  126999)”’).  — Um  die  hin- 
tere Seite  von  Gegenständen  mit  einer 
Metallschicht  von  geringerer  Dicke  zu  über 
ziehen,  bringt  W.  Y.  Buck  (D.R.P.  126053)”*) 
dieselben  paarweise,  Rucken  an  Rücken, 
zwischen  die  Anoden.  C.  Endruweit  ist 
die  elektrolytische  Herstellung  sehr  dünner 
Metallfolien  zum  Ueberziehen  von  Papier  in 
glänzender  Weise  gelungen"”).  Goodwin 
benützt  zur  Metallverzierung  die  elektro- 
lytische Aetzung,  welche  wesentlich  besser 
arbeitet,  als  die  anderen  Methoden  (Amer. 
Pat.  670277). 

Eine  grossere  Anzahl  von  Bädern  für 
die  Ausführung  der  Kontaktgalvanisierung 
mittelst  Aluminium  und  Magnesium  hat  sich 
die  Gesellschaft  Elektrometallurgie  in  Berlin 
patentieren  lassen  (D.R.P.  127464,  1283191’*), 
128318)”®*). 

Ucber  die  Beurteilung  verzinkter  Eisen- 
waren, besonders  mit  Rücksicht  auf  die 
elektrolytische  Verzinkung,  verbreitet  sich 
C.  Richter1’1).  Die  Versuche  zur  Her 
Stellung  von  parabolischen  Metallspiegeln 
auf  elektrolytischem  Wege  und  besonders 
dasCowper-Coles'sche  Verfahren  besch reibt 
C.  Rost  in  ausführlicher  und  sehr  inter 
essanter  Weise1”). 

'*•)  Diene  Zeitschr.  IX,  20. 

1‘,J  Diese  Zeitschr.  IX,  132. 

**•)  Diese  Zeitschr.  IX,  113. 

••f)  El.  World  and  Engin.  1901.  1074,  diese 

Zeitschr.  VIII,  257. 

*7°)  Diese  Zeitschr.  IX.  156. 

'’*»)  Diese  Zeitschr.  IX,  179. 

17  ■)  Diese  Zeitschr.  IX,  1 6 1 . 

JJ>)  Diese  Zeitschr.  VIII,  263. 

(Schluss  folgt.  1 
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Elektrolytische  Gleichrichter.  Hospitalier. 

(L  ind,  tilectr.  1903.  263.) 

In  dieser  Abhandlung  berichtet  der  Verfasser 
Uber  einige  Messungsresultate  an  elektrolytischen 
Gleichrichtern,  System  Modon.  Hospitalier 
bezeichnet  diesen  Gleichrichter  hierbei  merk- 
würdigerweise als  > elektrolytisches  Ventil«.  Kr 
besteht  aus  einem  hohlen,  unten  gelochten  Eisen- 
zylinder, der  als  Verschluss  mit  einem  isolierenden 
Pfropfen  versehen  ist,  und  einem  zweiten  Zylinder, 
der  aus  einer  Zinkaluminiumlegierung  hergestellt 
ist.  Als  Elektrolyt  dient  Ammoniumphosphat. 
Die  elektrolytischen  Ventile  vermögen  Spannungen 
bis  zu  140  Volt  zu  liefern.  Dasjenige,  welches 
Hospitalier  zu  seinen  Untersuchungen  benutzte, 
war  zum  Laden  von  42  Akkumulatorenzellen 
liestimmt.  und  war  für  5 Amperes  bei  42  Perioden 
gebaut.  Der  Wirkungsgrad  schwankte  zwischen 
65 — 95%.  Die  Gleichrichtung  war  eine  durchaus 
vollständige,  doch  erwärmt  sich  die  Flüssigkeit 
mit  der  Zeit,  und  es  muss  deshalb  bei  kleineren 
elektrolytischen  Ventilen  Wasser  nachgeflillt  oder 
bei  grosseren  durch  einen  kleinen  Ventilator, 
zu  dessen  Betrieb  der  gleichgerichtete  Strom  ver- 
wendet werden  kann,  gekühlt  werden.  Zur  Be- 
stimmung der  Leistungen  benutzte  der  Verfasser 
den  von  ihm  konstruierten  Ondographen,  der 
auch  für  die  Beobachtung  der  im  Apparat  sich 
abspielenden  Vorgänge  und  elektrischen  Schwan- 
kungen benutzt  wurde.  Der  Verfasser  vergleicht 
die  Wirkung  des  elektrolytischen  Ventils  mit  der 
eines  Kondensators  und  hält  seine  Anwendung 
bei  Leistlingen  von  5 — 6 Kilowatt  ftlr  angebracht. 
Sechs  derartige  elektrolytische  Ventile  erzeugen 
aus  Dreiphasenstrom  anstatt  des  gewöhnlichen 
pulsierenden  Stromes  einen  konstanten  Gleich- 
strom. N.— 

Das  Leitvermögen  von  Blelglanz  und  Sllber- 

glanz.  F.  Streintz.  (Physikalische  Zeitschr. 

XI.  I.  n.  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie.) 

Die  Untersuchungen  des  Verfassers  erstrecken 
sich  Uber  die  elektrische  latitfähigkeit  von  ge- 
pressten Pulvern,  und  cs  ergab  sich  hierbei  das 
Resultat,  dass  die  metallischen  Oxyde  und  Sulfide 
nur  dann  als  Leiter  sich  erweisen,  wenn  sie 
dunkelfarbig  sind.  Aber  auch  diese  erfahren  in- 
sotem  eine  Einschränkung,  dass  nur  solche  Leiter 
sind,  welche  sich  ohne  Anwendung  eines  Binde- 
mittels in  bestimmte  Formen  von  metallischem 
Glanz  und  metallischer  Härte  bringen  Hessen. 
Als  solche  Formen  werden  angeführt  Stäbe, 
Stifte  und  Platten.  Die  Zahl  der  guten  Leiter 
beschränkt  sich  demnach  auf:  PbOj,  CoO,  t uS, 
ObS,  M0S1.  MnOj,  I’bS,  HgS  und  AgjS. 

Bei  den  Untersuchungen  über  die  Abhängig- 
keit der  Leitfähigkeit  von  der  Temperatur  zeigte  der 
Hleiglanz  ein  merkwürdiges  Verhalten,  das  den 
Charakter  einer  Schwingung  hat.  Bei  Zimmer- 
temperatur betrug  der  Widerstand  desselben 
150  Ohm,  und  er  sank,  je  mehr  die  Temperatur 
stieg,  bis  zu  einem  Minimum  von  7,1  Ohm  bei 
210  Grad.  Wurde  nun  der  Bleiglanz  abkühlen 


lassen,  so  erreichte  der  Widerstand  niemals  mehr 
sein  anfängliches  Maximum,  sondern  nur  ein 
solches  von  73  Ohm,  dagegen  lag  dann  das 
Minimum  bei  einer  Erwärmung  auf  220“  bei 
5,7  Ohm.  Ein  stationärer  Zustand  wurde  erst 
bei  mehrmaliger  Erwärmung  (viermaliger)  erreicht. 
Fis  ergaben  sich  33  Ohm  hei  Zimmertemperatur 
und  2,7  Ohm  bei  zto*.  Verfasser  zieht  daraus 
folgendes  Resumt': 

»Soll  sich  also  die  Beziehung  des  Leit- 
vermögens zur  Temperatur  innerhalb  gewisser 
Grenzen  zu  einer  regelmässigen  gestalten,  dann 
empfiehlt  es  sich,  die  F'ormen  aus  Bleiglanz 
mehreremale  nacheinander  langsam  auf  jene 
Temperatur  zu  bringen,  der  sie  ausgesetzt  werden 
sollen.* 

Diese  eigenartige  Erscheinung  erklärt  der 
Verfasser  dadurch,  dass  er  bei  Bleiglanz  ähnliche 
Verwandlungen  annimmt,  wie  sie  auch  der 
Schwefel  beim  Erhitzen  erleidet.  Auch  dieser 
wird  erst  durch  langandauemdes  Erwärmen  stabil. 

Der  Silberglanz  unterliegt  sehr  beträchtlichen 
Schwankungen  der  I^itfahigkeit,  und  er  bewegt 
sich  bet  einer  Temperautrdiflerenz  von  400”  durch 
das  ganze  Gebiet  derselben  hindurch.  Das 
Maximum,  das  bei  der  Temperatur  der  flüssigen 
Luft  eintritt,  beläuft  sich  hierbei  auf  io»  Ohm, 
das  Minimum  liegt  ebenfalls  bei  der  ungefähren 
Temperatur  von  zzo°  und  beträgt  angenäbert 
0,1  Ohm.  N. — 

Der  Hargreaves  - Bird  - Prozess  zur  elektro 
lytischen  Herstellung  von  Soda  und  Blelch- 
pulver.  Von  Edward  Walker.  (The  Engi- 
neering and  Mining  Journal.  74.  816.) 

Der  Hargreaves-Bird-Prozess  zur  Darstel- 
lung von  Soda  und  Bleichpulver  durch  Elektrolyse 
von  Salz  ist  in  Middlewich,  Cheshire,  England, 
int  grossen  Massslabe  eingerichtet  worden  und 
hat  der  Electrolytic  Alkali  t 'ompany,  Ltd.,  bereits 
befriedigende  wirtschaftliche  Resultate  ergeben. 
Die  hierfür  massgebenden  Versuche  waren  z.  Zt. 
in  Famworth  bei  Widnes  angestellt  worden.  Auf 
den  bereits  vorher  angekauften  Salzgebieten  bei 
Middlewich  wurde  nun  zur  Ausbeutung  dieses 
Verfahrens  eine  grosse  Anlage  errichtet 

Die  Produktion  begann  im  April  tgot. 
Gegenwärtig  sind  ca.  1 1 2 Zellen  im  Betriebe. 
Wir  geben  unsern  Lesern  eine  Reihe  von  Ab- 
bildungen dieser  Anlage  wieder.  In  kurzem 
seien  auch  Prinzipien  des  Verfahrens  wieder- 
gegeben. 

Die  Zellen  haben  einen  Inhalt  von  5 zu  10 
zu  1 Fuss.  Die  Kathoden  bestehen  aus  Kupfer- 
drahtgaze von  5 X t°  Fuss,  so  dass  die  Gesamt- 
oberfläche  also  roo  Quadratfuss  beträgt.  Die 
Anoden  bestehen  aus  Stücken  von  Gaskohle, 
die  an  Rahmen  zwischen  den  Kathoden  hängen. 
Auf  den  inneren  Flächen  der  Kathoden  und  in 
Berührung  mit  denselben  sind  ■/«  Zoll  dicke 
Diaphragmen  angebracht,  deren  Material  jedoch 
nicht  angegeben  wird.  Es  ist  ein  hartes,  nicht 
poroses  Material,  das  aus  Silikaten,  Asbest  u.  s.  w. 


Digitized  by  Google 


2^0 


ELEKTROCHKMISCI IE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  ii 


Fig.  124.  Inneres  der  nach  dem  lfargreaves-Prozess  eingcricliieten  Fabrikräume. 


besteht.  Diese  Diaphragmen  sollen  nicht  filtrieren, 
sondern  die  Soda  soll  durch  Osmose  nach  der 
Kathode  hindurchgehen,  der  Durchgang  von  Chlor 
oder  linzersetztem  Salz  jedoch  verhindert  werden. 
Von  der  Wirksamkeit  des  Diaphragmas  hängt 
natürlich  der  Haupterfolg  des  Verfahrens  ab, 
obwohl  die  Anordnung  der  Anoden  derart  ist, 
dass  sie  vom  Chlor  nicht  angegriffen  werden 
können,  was  ebenfalls  ein  wichtiger  Faktor  ist. 

Wenn  die  Soda  durch  die  Diaphragmen 
hindurchgeht,  kommt  sie  mit  Dampf  und  Kohlen- 
säure in  Berührung,  und  die  sich  ergebende 
Lösung  von  kohlensaurem  Natron  tropft  aus  dem 
Gefäss  ab.  Wenn  keine  Kohlensäure  vorhanden 
wäre,  wurde  die  l.osung  aus  Aetznatron  bestehen. 

Das  Chlor  wird  in  Kalkzellen  geleitet,  wo 
Bleichpulver  hergestellt  wird.  Das  Salzwasscr 
wird  beständig  durch  die  Anodenzelle  gepumpt, 


so  dass  die  Stärke  der  Losung  stets  die  gleiche 
bleibt.  Jede  Zelle  ist  imstande,  in  24  Stunden 
237  Pfd.  Salz  zu  zersetzen  und  395  Pfd.  nor- 
males Bleichpulver,  das  37  •.'»  Chlor  enthält  und 
578  Pfd.  krvstallisierte  Soda,  zu  erzeugen.  Die 
Kapazität  der  Zelle  beträgt  2500  Ampere;  in 
der  Praxis  variiert  er  von  2300 — 2500,  während 
die  Spannung  sich  von  3,7— 3,9  Volt  ändert 
Der  elektrische  Nutzeffekt  der  Zelle  kommt  dem 
theoretischen  nahe. 

Fig.  t24  zeigt  das  Innere  der  Zellenhäuser, 
während  Fig,  125  die  Bleichkammern  darstellt.  Je 
56  Zellen  sind  in  4 Reihen  von  je  t4  angeordnet. 
Die  Einlassöffnungen  für  das  Salzwasser,  den  I >ampf 
und  die  Kohlensäure,  ferner  der  Austritt  für  das 
verbrauchte  Salzwasser,  das  Chlor,  die  Sodalösung 
und  die  l.eitungsdrähte  sind  so  angeordnet,  dass 
jede  Zelle  sofort  lür  sich  ohne  Uebelstände 


Fig.  125.  Ansicht  iter  tfieichkanimcrn  nach  ilcm  llnrgreavca-Prozcss. 
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isoliert  werden  kann.  Die  Lebensdauer  jeder 
/.eile,  die  ohne  Unterbrechung  Lag  und  Nacht 
arbeitet,  betragt  durchschnittlich  100  Lage,  wahrend 
welcher  Zeit  eine  Aufsicht  nicht  erforderlich  ist. 
Die  Sodalosung  sammelt  sich  aus  den  verschie- 
denen Zellen  in  Behältern,  die  an  dem  Ende  je 
einer  Reihe  aufgestellt  sind.  Von  da  wird  sie 
durch  einen  Vakuum  • Evaporator  geführt,  wo 
sie  genügend  konzentriert  und  durch  Abkühlung 
zur  Erstarrung  gebracht  wird.  Hierauf  gelangt 
sie  in  Hache  Kühlbehälter,  wo  sic  als  fester 
Körper  herausgenommen  wird.  Zur  Entfernung 
der  Feuchtigkeit  wird  sie  in  Centrifagal inaschinen 
gebrac  ht,  durch  geeignete  Maschinen  zerstückelt 
und  in  Paketen  zu  200  Pfd.  versendet. 

Die  Chlorlosung  wird  nach  Kalkkammern 
gepumpt.  Diese  Kammern  sind  erhöht  angeordnet, 
so  dass  die  direkte  Verladung  sofort  von  statten 
gehen  kann. 

Die  gegenwärtige  Ausbeute  pro  Woche  be- 
tragt 70—80  t von  kristallisierter  Soda  und  50 
bis  55  1 Bleichpulver.  Die  ganze  Produktion 
bes«hiankt  sich  auf  diese  beiden  Gegenstände, 
da  die  Nachfrage  hierfür  eine  sehr  bedeutende  ist. 

Die  Sodakry Stalle  sind  fast  rein  ; sie  ent- 
halten 99  * o.  und  die  Verunreinigungen  bestehen 
hauptsächlich  aus  Feuchtigkeit  mit  sehr  geringen 
Mengen  von  Natriumsulfat  und  Salz.  Die  Rein- 
heit der  durch  den  Ammoniakprozess  hergestellten 
Soda  beträgt  98®  0;  jene  der  nach  dem  Leblanc- 
prozess  gewonnenen  sogar  nur  97°/#. 

Das  Bleichpulver,  das  nachdemHargreaves- 
Bird- Verfahren  gewonnen  wird,  ist  von  ausge- 
zeichneter Qualität.  Es  enthält  Über  37  *,'»•/•  Chlor 
und  oft  38  und  39  0 ».  Das  Bleiehpulver  ist  voll- 
kommen trocken,  absorbiert  keine  Feuchtigkeit 
und  wird  nicht  teigig,  da  keine  Chlorwasserstoff- 
säure  im  Chlor  enthalten  ist,  um  Chlorid  zu  er- 
zeugen, wenn  cs  mit  dem  Kalk  in  Berührung 
kommt. 

Diese  beiden  Produkte  des  Verfahrens  sind 
thatsächlich  vollkommen  zufriedenstellend.  Wäh- 
rend des  io'  i monatlichen  Betriebes  ist  ein  Ucber- 
schuss  von  5000  £ erzielt  worden,  trotz  der 
verschiedenen  Kosten,  die  bei  einem  neuen  Be- 
triebe entstehen  und  trotzdem  die  ersten  56  Zellen 
nur  etwa  '/«  der  Zeit  in  Betrieb  waren. 

Die  Kohlensäure  für  die  Kathodenkammern 
wird  aus  Kalkofen  gewonnen,  während  gleich- 
zeitig der  gewonnene  Kalk  für  die  Bleichkaminern 
verwendet  wird.  R. 

Neue  Anwendungen  des  elektrischen  Ofens 

(Ztschr.  Elt.  Wien.  XX.  15.  i8z.> 

Die  letzte  Versammlung  der  A.  1.  E.  K.  be- 
sc  ha  fügte  sich  ausschliesslich  mit  elektrochemischen 
Angelegenheiten.  Es  wurden  eine  Reihe  von 
Vortragen  gehalten,  die  sich  mit  der  lftcorie  als 
auch  mit  neuen  Anwendungsgebieten  befassen. 
Unter  den  letzteren  scheint  uns  ein  Vortrag  des 
Direktors  der  Ampere  Klcctro-Chcmical-U'ompanv 
Charles  B.  Jacobs  der  interessanteste,  weshalb 
wir  die  allerwichtigsten  Punkte  desselben  aus- 
zugsweise wiedergeben  wollen. 

Nach  einer  Uebersicht  Uber  die  wichtigsten 
Systeme  von  elektrischen  Oefcn,  dem  RcHcktor- 


ofen  von  Moissan,  dem  Heizofen,  bei  dem  der 
Lichtbogen  das  umgebende  Material  erwärmt, 
und  dem  Widerstandsofen,  bei  welchem  das 
Glühen  infolge  des  hohen  Leitungsvviderstandcs 
erfolgt,  ging  der  Vortragende  auf  eine  Besprechung 
der  erreichbaren  Temperaturen  über,  die  er  zu 
ungefähr  4000°  C.  angab,  bei  welcher  Temperatur 
die  Kohle  verdampft.  Die  Arlieitsiemj»craturcn 
liegen  zwischen  2500  und  3000®. 

Die  interessantesten  Verbindungen,  die  mit 
dem  elektrischen  Ofen  hcrgestcllt  wurden,  sind 
die  Carbide  des  Siliciums,  Calciums  und  die 
Silicidc  der  alkalischen  Krdmctallc.  Es  is'  möglich, 
Calciumcarbid  zur  synthetischen  Herstellung  des 
Steinkohlentheer-Rückstandcs  zu  verwenden  und 
die  Verbindungen  der  Ben/olreihc  zu  bilden. 
Auf  diese  Weise  hat  die  Ampere  Flectro-t  hcmical- 
Company  eine  sehr  reine  Quantität  \nthraecn 
hcrgcstellt.  Die  Carbide  der  alkalischen  Erd- 
metalle sind  ungesättigte  Verbindungen  und 
daher  fähig,  andere  Elemente  aufztinehmen. 
Wenn  eines  dieser  Carbide  in  der  Gegenwart 
eines  anderen  Elementes  erhitzt  wird,  so  entsteht 
eine  neue,  gesättigte  Verbindung,  die  das  dritte 
Element  enthält.  Wird  Stickstoff  beispielsweise 
durch  erhitztes  Banumcarbid  geleitet,  so  bildet 
sich  bei  einer  gewissen  kritischen  Temperatur 
Bariumcyanid,  eine  Reaktion,  die  die  Ampere 
Company  industriell  betreibt. 

Was  die  eingangs  erwähnte  Silicidc  von 
Ca,  Ba  und  Si  anbelangt,  so  wurden  sie  1899 
von  der  Ampere  Company  zuerst  erzeugt.  Diese 
Verbindungen  werden  im  elektrischen  Ofen  er- 
zeugt. ähnlich  wie  die  « arbidc,  aber  bei  höheren 
Temperaturen.  Sie  besitzen  eine  ausgesprochene 
kristallinische  Struktur  und  oxydieren  langsam 
an  der  Luft.  Gleich  den  < arbiden  zersetzen  sic 
sich  im  Wasser,  bilden  aber  nicht  Acetvlcn, 
sondern  reinen  Wasserstoff  ohne  jede  Kxplosions- 
erschcinung.  Bariumsilicid  arbeitet  sehr  kräftig 
und  ist  leicht  herzustellen,  Strontiumsilicid  wäre 
zwar  ebenso  brauchbar,  aber  seine  Herstellung 
ist  teuer  und  schwierig.  Als  Erzeuger  von  Wasser- 
stoff ist  Bariumsilicid  gewiss  eines  der  billigsten 
und  wirksamsten  Mittel,  um  Wasserstoff  in 
kommerziellen  Quanütäten  herzustellen.  Alle 
Silicidc  sind  starke  Rcduküonsinittel  sowohl  für 
organische  als  anorganische  Verbindungen. 
Bariumsilicid  wird  zur  Erzeugung  von  Indigo  ver- 
wendet und  scheint  anderen  Rc.igcntien  gegen- 
über, die  früher  hierzu  verwendet  wurden,  aus- 
gesprochene Vorteile  zu  besitzen. 

Die  Ampere  Company  erzeugt  eine  Art 
Corundum  aus  amorphen Aluminiuinverbindungen, 
wie  Bauxit  u.  dcrgl.  in  Verbindung  mit  der  Worton 
Emen*  Whcel  < ‘otnpanv  der  bekannten  Schmirgel- 
schcit »enfabrik  . 

Jacobs  hebt  hervor,  dass  cs  oft  von  Vor- 
teil ist.  gewisse  Reaktionen  in  der  hohen  I ein* 
peratur  des  elektrischen  Ofens  vor  sich  gehen 
zu  lassen  und  ist  diese  Substitution  oft  nur  eine 
ökonomische  Massrcgel. 

Der  Vortragende  glaubt,  das*  die  f»cdcil- 
tendsten  industriellen  Erfolge  der  Chemie  der 
gasförmigen  Elemente  vortwh.ilten  sind, 
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spielsweise  ist  die  Atmosphäre  eine  Quelle  llir 
Stickstoff  rlir  Erzeugung  von  Iiungmitteln. 
Schliesslich  erwähnt  Jacobs,  dass  der  elek- 
trische Ofen  eine  plausible  Erklärung  der  Bildung 


von  Petroleum,  Erdgas  etc.  anlässt  und  dass  die 
Bildung  von  Carbiden  und  Corundum  gewisse 
geologische  Phänomene  dem  Verständnis  näher- 
rttckt.  E.  A. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Antriebsvorrichtung  für  sich  schnell  drehende 
Kathoden.  — Shernrd  üsborn  Cowper-Coles  in 
Wcstminater,  Engl  — D.  R.  P.  No.  130827. 


An  der  Kailiodenwclle  <r  ist  cio  Schaufelrad  a be- 
fehligt, welches  durch  den  aus  Rolirstutzen  h unter  Druck 
austretenden  Elektrolyten  turbinenartig  in  Umdrehung 
veraetzt  wird. 

Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Erhitzung  von 
Arbeitsstücken  Im  elektrolytischen  Bade. 

Jo»eph  Girlot  in  Jumet,  Belgien  1).  K.  1*.  No.  130947. 

Das  Arbeitsstück  ist  mittel»!  maschineller  Vor- 
richtungen einer  in  ihrem  ganzen  Verlauf  oder  nur 
periodisch  glcichmässigen  Bewegung  unterworfen,  während 
welcher  das  Arbeitsstück  oder  nur  bestimmte  Teile  des- 
selben zeitweise  in  dem  Elektrolyten,  zeitweise  ausserhalb 
desselben  sich  befinden.  Infolge  dieser  Bewegung  er- 
fahrt die  Oberfläche  eine  wiederholte  Abkühlung.  Es 
wird  dadurch,  und  dies  ist  der  Zweck  der  Erfindung, 
die  starke  Erwärmung  des  Arbeitsstücks  an  seiner  Ober- 
fläche, sowie  «las  Weichwerden  derselben  so  lange  ver- 
zögert, bis  die  Wärme  zum  Kern  gleichmässig  vorge- 
dmngen  ist. 

Verfahren  zum  galvanischen  Metallisieren  von 
Geweben,  Leder  u.  dgl.  in  ihrer  ganzen  Dicke. 

— Constanlin  Dauilevsky,  Stephan  Tourchani- 
uolf,  Alexander  Danilcwsky  und  Vsevolod  de 
Timonoff  in  Petersburg.  — D.  R.  P.  No.  131060. 

Das  Gewebe  wird  ausgclnugt  oder  gekocht  in  einer 
geeigneten  sauren  oder  alkalischen  Flüssigkeit,  je  nach 
«ler  Natur  des  Gewebes  und  «lern  Charakter  der  ans  dem 
Gewebe  zu  entfernenden  Fremdkörper.  Bevor  das  Ge- 
webe in  das  elektrolytische  Bad  angeführt  wird,  bring* 
man  die  eine  Seite  des  Gewebes  in  innige  Berührung 
mit  einer  feilenden  Schiebt,  welche  als  negativer  Pol 
dient.  Als  Anode  kommt  eine  Metallplatlc  des  im  Bade 
vorhandenen  Metalls  zur  Anwendung.  Der  Strom  erhält 
eine  solche  Spannung  und  Stärke,  dass  das  Metall  sich 
m krystallioischer  Form  ausscheidet. 


Verfahren,  SilbergegenstAnden  ein  holzartiges 
Aussehen  zu  geben.  Moritz  Zlrner  in  Wien 
— D.  R.  P.  No.  131232. 

Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  in  die  Ober- 
fläche des  Silbergegenstandes  das  Holzgefüge  eingravien 
und  diese  Fläche  auf  galvanischem  Wege  mit  einem 
dünnen  L’eberzuge  von  Kupfer  versehen  wird.  Dieser 
Ueberzug  weist  dann  ebenfalls  die  Linien  der  Hols- 
maserung  auf.  l'm  dem  Ueberzug  eine  der  Karbe  de« 
Holzes,  besonders  dunkleren  Holzes,  ähnliche  Farbe  zu 
erteilen,  wird  der  Gegenstand  in  bekannter  Weise  so 
lange  im  kochenden  Platinabade  belassen,  bis  der  ge- 
wünschte Farbenton  erreicht  ist. 

Verfahren  zur  Reduktion  aromatischer  Nitro- 
körper  zu  Aminen.  — C F.  Boehr inger  ft  Söhne 
in  Waldhuf  b Mannheim.  — D.  R.  P.  No.  131 404- 
(Xusatz  zum  Patente  130742.) 

Die  elektrolytische  Darstellung  aromatischer  Amine 
aus  den  entsprechenden  Nitroverbindungen  gelingt  leicht, 
wenn  die  Reduktion  mit  Hilfe  beliebiger  Metallkathoden 
l>ei  Gegenwart  von  K^pferpulver  oder  Kupfersalzen  aus- 
geführt wird. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Metallge- 
winnung aus  Erzen.  Haas  Albert  Presch  io 
Hamilton,  Kanada.  — D.  K.  P.  No.  131415. 

Die  in  dem  Anodenraum  eines  Zersetzungsbehälter» 
sich  bildende  Metallsalzlosung  wird  zwecks  möglichster 
Sättigung  durch  eine  Reihe  gleichartiger  Behälter  geführt 
und  dann  in  den  Kathodenraum  des  ersten  Behälters 
geleitet,  um  dort  da»  am  wenigsten  elektrisch  positivr 
Metall  abzuscheiden.  In  den  nachfolgenden  Bädern 
fallen  die  elektrisch  positiveren  Metalle  im  Verhältnis 
ihrer  mehr  oder  weniger  ausgeprägten  positiv  elektrischen 
Eigenschaften  der  Reihe  nach  aus.  Hierbei  wird  in  dem 
durch  eine  neutrale  Schicht  vom  Elektrolyt  des  Kathoden- 
raumes  getrennten  Anodenelektrolyt  so  viel  neue»  Mctall- 
sal*  gebildet,  als  sich  in  dem  zugehörigen  Kathoden- 
elekirolyt  als  reines  Metall  ausscheldet,  und  somit  eine 
ununterbrochene  Neugestaltung  eine»  Anodenelektrolyts 
erzielt. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  durch  Einletten 
von  Sauerstoff  oder  Wasserstoff  beständig 
regenerierbaren  hohlen  Elektroden.  — Otto 

Zöpke  in  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  13*596. 

Gewöhnliche  Bleigitter  oder  Bleirahmen  werden  mi: 
einer  in  bekannter  Weise  mit  destilliertem  oder  gewöhn- 
lichem Wasser  oder  Glyzerin  ungerührten  Masse  von 
Bleioxyd,  Mennige  oder  Bleisuperoxyd  oder  einer  Mischung 
von  diesen  ausgefilllt,  auf  eine  Unterlage  von  porosan 
Stoff  gelegt  und  sofort  mit  reiner  oder  wenig  verdünnter 
Schwefelsäure  begossen.  Sodann  werden  sie  schnell 
getrocknet,  gehärtet  und  zu  Gefäsaen  geformt.  Es  ent- 
steht so  eine  Elektrode  von  hochporöser  wirksamer 
Masse,  welche  die  in  das  Innere  der  Elektrode  ein- 
geleitctcn  Gase  m allen  Teilen  leicht  durchdringen,  so 
dass  eine  gleirhmässige  Regenerierung  derselben  erzielt 
werden  kann. 
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Verfahren  zur  Gold-  und  SHbergewtnnung 

durch  Amalgramatlon.  — The  International 
Metal  Extraction  Company  in  Denver,  Colorado, 
V.  Si.  A.  — U.  K.  P.  No,  131  606.  (Zusatz  zum  Patente 
‘*9437  ) 

Das  in  der  Patentschrift  T 19 437  beschriebene  Ver- 
fahren hat  insofern  eine  ergänzende  Aenderung  erfahren, 
das»  man  das  Ammoniak  atatt  mit  Bromgas  mit  Chlor- 
te a»  oder  mit  Chlor-  and  Bromga«  zusammen  vermischt 
and  dieses  Gasgemisch  in  der  in  dem  Haupt-Patent  he- 
•chriebenen  Weiae  in  den  nnwcn  Erzbrei  fährt. 

Die  beimiachung  de»  Chlorgases  oder  von  Chlor- 
und  Bromga«  zugleich  so  dem  Ammoniak  übt  auf  ver- 
schieden« Erse  eine  neuere  Wirkung  aus,  als  die  Zu- 
Ktrosg  von  Bromga»  allein. 

Korkversehln*s  fOr  galvanlsehe  Element«-  — 

Erich  Priese  in  Berlin.  D.  R.  P.  No,  131872. 


ln  einen  an«  Zink  bestehenden  Behälter  a ist  in 
der  Mitte  eine  Kohlcnelcktrode  b hinetngestclli,  uui  deren 
oheren  Teil  sich  eine  Holueheibc  t befindet,  die  in  ihrer 
Fläche  breiter  als  die  Kohleneloktrodr,  an  dem  oberen 
äusseren  Rande  ein  wenig  abgeschrägt  ist  und  mit  der 
Kohlenelektrode  in  fester  Verbindung  steht. 

Damit  nun  ein  Auslaufen  oder  Verschütten  der  in 
der  Zink bUthse  enthaltenen  Flüssigkeit  unmöglich  wird, 
i«t  auf  der  etwas  abgeschrägten  Fläche  der  Hol;  scheibe  r 
eie  Gummiring  / gelegt,  der  an  der  Wand  de»  Zink- 
bechers  lose  snliegt,  während  um  den  Kohlcnstift  r ein 


Gummiring  g (oder  Gummiplatie)  gestreift  ist.  Wird 
der  Verschlutskork  Jk,  der  in  der  Mitte  ein  Loch  für 
den  Durchgang  des  Kohlenstiftes  hat,  in  die  Zinkbüchte 
hineingedreht  oder  -gedrückt,  so  wird  er  gegen  die 
Wandung  und  auf  die  beiden  Gummiringe  /,  g gepresst 
Ein  Verschütten  der  Flüssigkeit  ist  daher  verhindert. 

Verfahren  zur  Reinigung  von  Zuckersäften 
durch  Elektrolyse  und  Man gansu peroxyd. 

— Albert  Nodon  und  Joseph  Plettre  in  Pari».  — 
D.  R.  P.  No.  131875, 

Man  setzt  dem  Zuckersaft  auf  too  kg  Zuckerrüben 
1,4  kg  Aetpkalk  und  50  g Mangansuperoxyd  in  Pulver- 
form bei  etwa  6o°  zu  und  elcktrolysiert  unter  beständiger 
Zirkulation  der  Flüssigkeit  mit  einem  Strom  von  etwu 
5 Volt  und  1 Ampere  auf  1 ijdcm  Elektrodenfläche. 
Das  Mangansuperoxyd  soll  hierbei  die  Bildung  des  Sauer- 
stoffs an  der  Anode  und  die  Oxydation  der  Nichizucker- 
«toffe  befördern. 


Gasbatterte  mit  feuerflösilgem  Elektrolyten. 

— Oskar  Britzke  In  St.  Petersburg.  — P R.  P. 
No.  131893. 


Fig.  1 28. 

Es  giebt  Gosbattericn,  bei  welchen  jedes  Element 
aus  zwei  Metall  platten  m und  einem  dazwischenliegenden, 
mit  einem  feucrflüifigcn,  leicht  oxydier-  und  reduzier- 
teren Elektrolyten  (s.  H.  Bleioxyd | durchsetzten  Dia- 
phragma » besteht. 

Die  Menge  des  Elektrolyten  wird  bei  solchen 
Batterien  «o  gewählt,  dass  der  Elektrolyt  von  dem 
Diaphragma  völlig  aufgeaogen  wird,  so  dass  die  Zwischen 
räume  Jk,  t zwischen  dem  Diaphragma  und  den  Metall- 
platteo  keinen  Elektrolyten  enthalten  and  die  Strom- 
leitung  zwischen  dem  Elektrolyten  nnd  den  MetallpUttcn 
ausschliesslich  durch  heisse  Gase  (einerseits  oaydicrewd. 
anderersei'.»  reduzierend  wirkende  Gasgemische)  bewirkt 
wird. 


ALLGEMEINES. 


Dl«  Akkumulatorenbatterien  In  der  Recht- 
sprechung'. Eine  Akkumulatorenbatterie  gilt  nach 
einem  L'rtetl  des  Reichsgerichts,  II.  Civ.-Sen.  v.  25.  No- 
vember 1902  No.  296  02,  wie  die  •>  Chemiker-Zeit  oog« 
mitteilt,  nicht  als  Bestandteil  des  Grundstockes.  Ein 
Akkomulatorenwerk  hatte  auf  einem  Grundstücke  an  der 
elektrischen  Licht-  und  Kraftanlage,  der  Centrale, 
aus  »einem  Material  bis  auf  die  Füllung  mit  Schwefel- 
säure und  die  lobeiriebsetiung  eine  Akkumulatoren- 
batterie hergestellt.  Nachdem  der  Besteller  in  Konkurs 
geraten  war,  verlangte  da»  Werk  von  der  Konkursmasse 
die  Heraasgabe  der  Batterie.  Di«  Konkursmasse  lehnte 
die»  jedoch  mit  der  Begründung  ab,  sie  sei  Eigentümerin 
des  (Grundstückes  nnd  di«  Ballerte  sei  durch  Verbindung 
mit  dem  Grundstück  auf  dessen  Eigentümerin  über- 
gegangen  Si*  wurde  jedoch  zur  Herausgabe  verurteilt, 
da  di«  Batterie  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Grund 
«nü  Bodens  ans  dem  Grunde  nicht  geworden  ist,  da 


sie  lose  aof  Holsgettellen  stand  und  durch  kupferne 
Schienen  oder  Drähte  mit  den  in  dem  Gebäude  befind- 
lichen Maschinen  verbanden  ist.  Danach  besteht  keine 
feste  Verbindung  zwischen  der  Batterie  and  dem  Grand 
und  Boden,  und  die  Batterie  ist  nicht  eine  zur  Her- 
stellung des  Gebäudes  »emgettigte«  Sache.  Die  Batterie 
ist  nicht  ein  Bestandteil  des  Gebäudes,  sondern  ein  Zu- 
behör der  elektrischen  Anlage:  die  Centrale  würde  euch 
ohne  die  Batterie  ihren  Zweck  erfüllen,  and  ebenso 
konnte  die  Batterie  ohne  Veränderung  an  jedem  anderen 
Platze  bei  einer  elektn»«hen  Anlage  verwendet  werden. 

Platingewinnung  ln  Australien,  ln  Neu- 
südwale»  findet  steh  Platin  io  erheblichen  Mengen. 
Trotzdem  ist  die  Ausbeute  dieses  Metalls  dort  eine 
verhältnismässig  beschränkte,  weil  sich  infolge  des  in 
jener  (Gegend  herrschenden  Wassermangels  ein  ao*ce- 
dehnter  Betrieb  bk  hl  durch! ähren  lasst.  Der  Ertrag 
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belief  «ich  im  Jahre  1900  auf  530  Unzen  und  fOr  die 
Jahre  1894  bii  1900  auf  8295  Unten. 

Das  Platin  findet  sich  im  ursprünglichen  Zustande 
meist  in  Gemeinschaft  mit  Eiten,  Iridium,  Osmium  oder 
anderen  selteneren  Metallen,  gewöhnlich  in  Körner- 
oder Schuppenform,  manchmal  in  kleinen  unregel- 
mässigen Klumpen  zusammen,  äusserst  selten  in  Kry- 
stallen.  Im  geologischen  Museum  zu  Sydney  befindet 
»Ich  ein  Plaiinkrystall  von  */,*  Zoll  Grösse.  In  anderer 
Form  findet  sich  das  Platin  noch  als  Verbindung  mit 
Arsen,  und  zwar  in  kleinen  Würfel-  oder  Oktaeder- 
krystallen  von  zinnweisser  Färbung  mit  dunkclgrauen 
Strichen. 

Der  ungefähr  320  englische  Meilen  westlich  von 
Sydney  gelegene  Fifield-Diitrikt  ist  da9  Hauptgebiet  für 
die  Platingewinnung  in  Neusüdwales.  Die  bedeutendsten 
Bcrgwerksanlagen  befinden  sich  dort  auf  einem  ver- 
hältnismässig kleinen  Kaum  zusammen,  der  den  Namen 
Platina  führt.  Das  gold-  und  platinhaltige  Alluviallager 
hat  eine  Länge  von  etwa  1 englischen  Meile  und  eine 
Breite  von  60  bis  150  Fuss. 

Ausserdem  wird  Platin  im  Broken  Hill-Distrikt  und 
an  verschiedenen  anderen  Punkten  von  Neusüdwales 
angetroffen.  Sonst  findet  man  es  noch  vereinselt  an 
der  Nordküste  von  Australien  in  dem  goldhaltigen 
Sande  am  Meeresstrand. 

(Nach  Tbe  Electrical  Engineer.) 
Elektrochemische  Einrichtungen  Im  che- 
misehen  Institut  der  Unlversit&t  zu  Königs- 
berg. Mit  einer  interessanten  elektrischen  Anlage 
ist  das  Chemisch  - pharmazeutische  Universität«  - Labo- 
ratorium bereichert  worden.  Es  wurde  für  den 
Betrieb  von  Tiegelöfen  zur  Abscheidung  von  Magne- 
sium, Lithium,  Beryllium  u.  3.  w.  aus  geschmolzenen 
Ilaioidsalzcn,  ferner  zur  Elektrolyse  clektrolherroiseh 
geschmolzener  Salze,  Ferrosilieinm  u.  s.  w,  eine  elek- 
trische Anlage  eingerichtet,  welche  Uber  Spannungen 
von  2 — 65  Volt,  ebenso  ito,  220,  330  und  440  Volt 
verfügt.  Zur  Herstellung  der  niedrigen  Spannungen 
dient  ein  Transformations-Aggregat,  sowie  eine  Akku- 
mulatorenbatterie. Durch  eine  einfache  Anordnung  der 
Schaltung  ist  es  möglich,  der  Batterie  und  dem  Zusatz- 
Aggregat  je  nach  Bedarf  2 — 65  Volt  zu  entnehmen. 
Spannungen  von  1 10  Volt  und  mehr  werden  durch 
einen  Fünf leiter-Anschluss  von  dem  städtischen  Elek- 
trizitätswerk entnommen.  Sämtliche  Räumlichkeiten 
erhielten  elektrische  Beleuchtung.  Weiter  besitzt  das 
Institut  eine  Luft vertlüssigungsmasch ine,  die  ebenfalls 
elektrisch  angetrieben  wird.  Die  gesamte  Anlage 
wurde  gemäss  der  Disposition  des  Direktors  der  Anstalt 
von  den  Nordischen  Elektrizitäts-  und  Stahlwerken 
Aktiengesellschaft,  Danzig,  resp.  deren  Generalvertretung 
aosge  führt. 

Leistungseinheiten.  Die  französische  Regie- 
rung hat  kürzlich  begonnen,  als  offizielle  Arbeitseinheit 
das  Poncclet  — too  mkjr  anzaerkennen.  Damit  ist 
endlich  in  Frankreich  der  erste  Schritt  gethan,  die  un- 
wissenschaftliche und  irreführende  Einheit  »Pfcrdekrafn 
durch  eine  rationelle  zu  ersetzen.  In  Amerika  findet 
man  vielfach  die  Leistung  der  Antriebsmaschinen 
(Dampfmaschinen,  Turbinen  etc.)  in  A'H“'  angegeben, 
und  die  PS  ist  für  elektrische  Maschinen  so  gut  wie 
misgettorben.  Bei  uns  wird  zwar  die  Leistung  von 


Dynamos  in  KW,  die  Leistung  der  Antriebsmaschineo 
und  Motoren  aber  in  PS  gegeben.  Es  ist  nicht  za 
erwarten,  dass  die  Maschinenbauer  sich  an  KW  ge- 
wöhnen werden,  weil  diese  Einheit  aus  dem  absoluten 
Masssystem  hervorgeht,  es  erscheint  aber  wahrscheinlich, 
da**  dieselben  das  Poncclet  acceplieren  werden.  Das 
radikalste  Mittel  hierzu  bringt  unsere  französische 
Kollegin  «L’industrie  elcctrupiet  zur  Anwendung:  sie 
kündigt  an,  dass  ab  I.  Januar  1903  alle  Angaben  Uber 
mechanische  Leistung  auf  Poncclet  umgerechnet  werden. 

(Ztschr.  Fickt.  Wien.) 

V.  Internationaler  Kongress  für  ange- 
wandte Chemie,  Berlin  1903.  2.  — S.  Juni.  (Bureau 
Cbnrlottenburg,  Marchstr.  21.)  Die  Einladungsschreiben 
zur  Teilnahme  an  dem  V.  Internationalen  Kongress  für 
angewandte  Chemie,  welchem  von  wissenschaftlichen 
und  industriellen  Kreisen  ein  lebhafte*  Interesse  ent- 
gcgcngcbracht  wird,  kommen  nunmehr  zur  Versendung. 
Der  offiziellen  Einladung,  welche  in  den  .Sprachen 
deutsch,  französisch  und  englisch  abgefasst  ist,  liegt 
eine  Broschüre  bei,  welche  alle  wissenswerten  Mit- 
teilungen für  die  Kongressteilnehmer  enthält.  Mil  Aus- 
nahme der  Mitgliederlisten  der  verschiedenen  beim 
Kongresse  vertretenen  Komitees  sind  auch  alle  io  der 
Broschüre  enthaltenen  Angaben  in  drei  Sprachen  verfasst. 

Die  Broschüre  enthält  ein  dreisprachiges  Anmelde- 
formular, die  geschäftlichen  Mitteilungen  dea  Bureau», 
eine  allgemeine  Tagesordnung  des  Kongrease»,  Mit- 
teilungen des  Ortsausschusses  über  festliche  Veranstal- 
tungen und  Vcrkehrscrlcichterungen.  Daran  schlossen 
sich  Bemerkungen  Uber  die  Ziele  dieser  Internationalen 
Kongresse,  sowie  ein  Reglement  des  Kongresses.  Es 
folgen  dann  die  Listen  des  Komitees: 

1.  die  permanente  Kongress-Kommission,  welche 
sich  aus  den  Präsidenten  der  bisherigen  vier  Kongresse 
unter  dem  Vorsitze  des  Präsidenten  des  Berliner  Orga- 
nisation Komitees,  Herrn  Geheimen  Kegierungsrates 
Prof.  Dr.  Otto  N.  Witt,  zusammensetzt, 

2.  das  Organisations-Komitee  des  V.  Kongresse», 
welches  sich  aus  hervorragenden  Vertretern  der  deutschen 
Wissenschaft  und  Industrie  zusammensetzt, 

3.  das  deutsche  Haupt-Komitee,  dem  zahlreiche  Ver- 
treter der  Behörden  des  Reiches,  der  Bundesstaaten,  der 
Staats-  und  städtischen  Behörden,  sowie  Grostindnstrielle 
angehören, 

4.  die  internationale  Analysen  - Kommission,  tu 
welcher  sich  bedeutende  Chemiker  aller  Kulturstaateu 
befinden, 

5.  die  auswärtigen  Organisation!- Komitees,  welche 
sich  in  den  wichtigeren  Kulturländern  zur  Vorbereitung 
des  Kongresses  gebildet  haben, 

6.  den  Ortsausschuss  und 

7.  das  Damenkomitce. 

Den  Abschluss  bilden  die  vorläufigen  Arbeiis- 
programmc  der  1 1 Sektionen  des  Kongresses  mit  ihren 
Präsidenten,  Sekretären  und  Mitgliederlisten.  Eine 
grosse  Anzahl  internationaler  Fragen  und  interessanter 
Vorträge  steht  bereits  auf  der  Tagesordnung,  und  es 
ist  zu  erwarten,  dass  der  V.  Internationale  Kongress, 
welcher  im  Reichstagsgebäude  zu  Berlin  lagen  wird, 
sowohl  in  Hinsicht  auf  seine  wissenschaftliche  Bedeutung 
als  auch  bezüglich  der  geselligen  Veranstaltungen  sich 
würdig  an  seine  Vorgänger  anschlicssen  wird. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Aufgaben  aus  der  Elektrotechnik  nebst  deren 
Lösungen.  Ein  Uebungs-  und  Hilfsbuch  für  Studie 
rende  und  Ingenieure  von  Dr.  phil.  E.  Müllendorff, 
Civilingenieur  in  Berlin.  Mit  14  Texifigurcn.  Berlin  W. 
: <»02,  Verlag  von  Georg  Siemens.  Preis  Mk.  2,50. 


Die  meisten  der  im  Gebrauch  befindlichen  Aufgaben- 
sammlungen aus  dem  Gebiete  der  Elektrotechnik  leiden 
unter  dem  t'mstaode,  dass  sie  eine  grosse  Anzahl  von 
allgemeinen  Beispielen  bringen,  dass  sie  aber  besondere, 
durch  Eigenart  ausgezeichnete  Beispiele,  wie  sie  die 
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elektrotechnische  Praxis  fast  täglich  zu  bieten  pflegt, 
vermissen  laasen.  Mit  anderen  Worten:  Et  sind  Schul- 
aufgaben, keine  Aufgaben  für  das  Leben.  Diesen  Fehler 
hat  dei  Verfasser  des  vorliegenden  Werkchens  glücklich 
tu  vermeiden  gewusst.  Seine  Aufgabensammlung  zeigt, 
das«  ihr  Verfasser  ein  Mann  ist,  der  mitten  in  der 
prsktischen^Tbütigkeit  steht  und  der  einen  Teil  seiner 
Erfahrungen  hier  niadergelegt  hat.  Die  Aufgaben  sind 
samt  und  sonders  mit  der  grössten  Sorgfalt  ausgewählt, 
and  ihre  Lösung  ist  in  der  einfachsten  Weise  gegeben. 
Die  Themata  erstrecken  sich  über  fast  alle  Zweige  der 
angewandten  Elektrotechnik.  Jedem  Kapitel,  daa  von 
einem  neuen  Begriffe  handelt.  Ist  eine  kurze  und  präzise 
Krläuterung  Vorausgeschick l,  sodaas  das  ganze  Werkchen 
rin  vollkommenes  geschlossenes  (Ganzes  darstellt,  dessen 
Durcharbeitung  gewiss  Jedermann  Befriedigung  und  Ge- 
winn gewähren  wird. 

Borehera,  Prof.  Dp.  W.  Elektrometallurgie. 

Die  (Gewinnung  der  Metalle  unter  Vermittlung  des 
elektrischen  Stromes.  3.  vermehrte  und  völlig  um* 
gearbeitete  Auflage.  1.  Abteilung  mit  t68  Text- 

abbildungen Leipzig  190a,  Verlag  von  S.  Hirtel. 
Preis  Mk.  9, — . 

Es  möge  genügen,  wenn  wir  untere  Leser  aut  das 
Erscheinen  der  neuen  Auflage  dieses  Werkes  aufmerksam 
machen  Eine  eingehende  Besprechung  behalten  wir 
ans  vor,  nach  dem  vollständigen  Erscheinen  des  ganzen 
Buches  zu  bringen. 

Zöllner,  Julias,  Dr.,  Prof,  der  Chemie  an  der  Staats- 
gewerbeschnJe  in  Bielitz.  Dt«  könslliehen  Kohlen 
für  elektrochemische  und  elektrotechnische 

Zwecke.  Ihre  chemische  Herstellung  und  Prüfung. 
Mit  102  in  den  Text  gedruckten  Figuren.  Berlin  1903, 
Vertag  von  Julias  Springer.  Preis  Mk.  8, — , geb. 
Mk.  9,10. 


Die  Kunstkohlenfabrikation  bildet  heutzutage  einen 
bedeutenden  Zweig  der  elektrotechnischen  Industrie. 
Die  Littemtur  über  denselben  ist  im  Vergleiche  zu  seiner 
Ausdehnung  und  Produktionstätigkeit  eine  sehr  un- 
bedeutende, und  in  Deutschland  war  bisher  überhaupt 
kein  Werk  bckanni,  das  diesen  Gegenstand  in  voll- 
kommener und  erschöpfender  Weise  behandelt  hätte. 
Der  Verfasser  hat  sich  also  sicherlich  ein  grosses  Ver- 
dienst erworben,  wenn  er  hier  zum  ersten  Male  den 
Versuch  macht,  in  einem  deutschen  Werke  den  gesamten 
Prosess  der  Kohlenfabrikation  sowie  die  dazu  verwendeten 
Rohmaterialien,  Maschinen,  Apparate  etc.  zu  beschreiben. 
Das  Werk  enthält  eine  ausführliche  Darstellung  dieser 
Materie  und  enthält  zahlreiche  Abbildungen  und  Tabellen, 
die  das  Verständnis  erleichtern  und  Vergleiche  er- 
möglichen. Wir  empfehlen  dasselbe  allen  Fachgenosacn, 
die  sich  für  diesen  Gegenstand  interessieren,  aufs  wärmste. 

Heber,  Georg.  Elektrische  Entladungen.  Humo- 
ristisch - ekktropoctischcs  Hand-  und  Lesebuch. 
Leipzig  1902.  Verlagsbuchhandlung  Schulze  & Co. 
Preis  Mk.  1,50. 

Wem  es  Vergnügen  macht,  die  gesamte  Elektro- 
technik in  Form  schlechter  Gedichte  vermöbelt  zu  sehen, 
der  kann  ja  diese  elektrischen  Entladungen  lesen. 
Hoffentlich  hat  sich  der  Verfasser  damit  vollkommen 
entladen,  so  dass  er  nicht  noch  einmal  mit  derartigen 
Geislesfnnken  und  Gedankenblitzen  auf  dem  Plan  er- 
scheint. Für  Versmass  und  Schönheit  der  Keime,  sowie 
für  die  Gedankentiefe  charakteristisch  ist  z.  B.  der  Ven, 
der  uns  beim  Aufschlagen  gerade  in  die  Augen  fällt : 
Mit  einer  grossen  Batterie 
Erfand  das  Bogenlicht  Davy. 

Schade  um  das  schöne  Büttenpapier  und  den  guten 
Druck ! 


GESCHÄFTLICHES 


Preisliste.  Die  Firm*  Dr.  G.  Langbein  ft  Co 
in  Lelpztg-Sellerh&usen  sendet  una  ihre  neue  Preis- 
liste No.  XXV  über  chemische  Produkte,  Maschinen, 
Apparate  und  alle  Bedarfsartikel  für  galvanische  und 
gal vanoplast ische  Anstalten,  Schleifereien  und  Policr- 
mst&lten.  Dieselbe  enthält  eine  reiche  Auswahl  von 
Chemikalien,  Präparaten,  Elementen,  Dynamos,  Regulier* 
and  Metsapparate,  Akkumulatoren,  Leitungsmatcrialien, 
Anoden,  Wannen  für  galvanische  Bäder,  Maschinen  aller 
Art  zur  Vor-  und  Nachbehandlung  der  Waren,  Galvanisier- 
einrichtongen,  Kostenanschläge  usw.  Wir  empfehlen 

diese  reichtllustricrte  Liste  der  Beachtung  unserer  Leser. 

Siemeos-Sehuekertwerke.  Am  9.  Februar  ist 
in  den  in  Berlin  und  München  abgehaltencn  Anfsicht- 
ralssttzungcn  der  Siemens  ft  llalske  A.-G.  und  der 
K.-A.  vorm.  Schachert  & Co.  die  Begründung  eines 
gemeinsamen  Unternehmens  beschlossen  worden,  derart, 
<lasa  beiderseits  das  Fabrikations-  und  Verkauf sgeschift 
auf  dem  Gebiete  des  Starkstromes  fortan  durch  das 
neue  Unternehmen  betrieben  wird.  Die  Schocken- 

Gesellschaft  bringt  ihre  gesamten  Nürnberger  Fabriken, 
die  Siemens  ft  Halskeg  escllschaft  das  Charlottenburger 
Dywamowerk  und  das  Kabelwerk  in  Westend  in  die 
tj-emeinschaft  ein.  Das  Kapital  der  neuen  Gesellschaft 
mit  beschränkter  Haftung  ist  suf  90  Millionen  Mark  be- 


messen worden.  Die  neue  Gesellschaft  wird  den  Namen 
Siemeus-Schuckertwerke,  Gesellschaft  mit  be- 
schränkter Haftung  annehmen  und  soll  mit  dem 
1 April  in  Thätigkeit  treten. 

Die  Kölner  Akkumulaioren-Werke.  Gott- 
fried Hagen,  Kalk  b.  Köln  a Rh.,  haben  eine 
kleine  interessante  Broschüre  herausgegeben,  welche 
eine  eingehende  technische  Beschreibung  der  elektrischen 
Kundbiihn  mit  reinem  Akkumulaiorenbctrieh  auf  der 
Industrie-  und  Gewerbe  - Ausstellung  Düsseldorf  1902 
enthält.  Diese  Broschüre  bietet  für  jeden  Fachmann 
eine  Fülle  von  Anregungen,  und  wir  wollen  daher  nicht 
verfehlen,  unsere  Leser  auf  dieselbe  aufmerksam  za  machen. 

Elektro-  und  Photochemlsche  Industrie, 

G.  m.  b.  H . Berlin.  Der  Sitz  der  Gesellschaft  ist 
gemäss  Beschluss  vom  li.  September  1902  von  Hingen 
nach  Berlin  verlegt  worden.  Gegenstand  des  Unter- 
nehmens ist  Herstellung  von  Gegenständen,  welch«  mit 
der  elektrochemischen  Industrie  in  Verbindung  stehen, 
sowie  Vertrieb  derselben,  sowie  Erwerb  und  Verwertungen 
einschlägiger  Erfindungen  und  Patente.  Das  Stamm- 
kapital  beträgt  400000  Mark.  Geschäftsführer  sind 
Moritz  Msuea,  Kaufmann  m 1 hxrloitenbnrg,  llcnno 
Bortykowski,  Kaufmann  in  Berlin. 
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/u*ammengesicUi  vom  Patent*  und  Technischen  Bureau  E.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 

Patentanmeldungen.  Kl.  21  f.  B.  29713.  Verfahren  zur  Herstellung  rege- 

Kl.  12L  E.  8266.  Atu  Einzelzellen  bestehender,  ins-  nerierbarer,  bezxv.  sich  während  ihrer  Brennzeit  selbst 


besondere  zur  Herstellung  von  Bleichlöaungen  dienender 
elektrolytischer  Apparat.  Elektrizität»- Akt.-Ge». 
vorm.  Schnckert  & Co.,  Nürnberg. 

Kl.  21b.  B.  30447.  Sammlerbatterie  mit  übereinander 
Hegenden  Elektroden,  von  denen  jede  aus  abwechselnden 
Logen  von  Bleiblech  und  wirksamer  Masse  besteht. 
Henry  Kingsford  Padwick  Barhain,  Portsmouth. 
Engl.  Vextr.:  August  Rohrbach,  Max  Meyer  und 
Wilhelm  Binde wald,  Pat. -An walte,  Erfurt. 

Kl.  2 1 f.  M.  20544.  Bogenlampen  mit  Elektroden  aus 
Leitern  erster  und  Glühkörpern  aus  Leitern  zweiter 
Klasse.  Louis  I.  Mager,  Berlin,  Grosse  Querollee  1. 

Kl.  21g.  K.  23582.  Elektrolytischer  Stromunterbrecher. 
A.  Kölling,  Hamburg,  Mittelstr.  49a. 

Kl.  21  f.  K.  23536.  Einrichtung  zur  Herstellung  des 
Kohlenniederschlages  auf  den  Verbindungsstellen 
swischen  Glühfäden  und  ihren  Zuleitungen.  E.  A. 
Krüger  & Friedeberg,  Berlin. 

Kl.  21b.  E.  7616.  Elektrode  für  elektrische  Akkumu- 
latoren. Chaimsonowitz  Prosper  Elieson  und 
Wladimir  de  Bobinsky,  Paris;  Vertr.:  R.  Schmehlik, 
Pat.-Anw.,  Berlin  NW,  6. 

Kl.  21b.  E.  7920.  Elektrodenplatte  für  alkalische  Zink- 
sammler. Thomas  Alva  Edison,  Liewellyn  - Park. 
V.  St.  A.;  Vertr.:  Fr.  Meffert  und  Dr.  L.  Seil, 
Pat.-Anwälte,  Berlin  NW.  7. 

Kl.  21b.  H.  27785.  Sammlerelektrode,  deren  den 
Masseträger  bedeckende,  wirksame  Masse  durch  tiefe 
V-förmige,  rinnenartige  Aussparungen  unterbrochen 
wird.  Fa.  Konrad  Tietze,  Berlin. 

Kl.  2 1 b.  R.  16586.  Galvanisches  Element  mit  Kegulier- 
füllvorrichtung.  Gustav  Rupprecbt,  Bauerngasse  14, 
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EINE  METHODE  ZUR  ELEKTROLYTISCHEN 
GEWINNUNG  VON  ZINK  AUS  SEINEN  ERZEN. 

Von  .V.  S.  Sadtler. 


Vor  kurzer  Zeit  bemühte  ich  mich  bei 
meinen  Versuchen  über  elektrolytischen 
Niederschlag  von  Zink  aus  Zinksulfat  bei 
Anwesenheit  von  Schwefelsäure.  ein  Ver- 
fahren zu  finden,  nach  dem  man  Zink  gleich 
förmiger  als  bisher  niederschlagen  könnte, 
vor  allem  auch  frei  von  durch  adhärierendc 
Gase  hervorgerufenen  Hohlräumen  und  ebenso 
mit  geringerem  Stromverbrauch. 

Ich  hielt  mir  dabei  die  Elektrolyse  der 
Doppelsalze  gewisser  Metalle  gegenwärtig, 
wie  Gold,  Silber  ur.d  Nickel,  im  Vergleich 
mit  der  Elektrolyse  der  einfachen  Salze.  In 
solchen  Fällen  geht  das  elektropositivere 
Metall  von  selbst  nach  der  Kathode,  während 
der  Rest  des  Moleküls  nach  der  Anode 
wandert.  Abgesehen  hiervon  ist  die  ganze 
Reaktion  rein  chemisch  und  rühit  die  Fällung 
der  Schwermetalle  von  der  Wirkung  des 
Kathions  auf  ein  unverändertes  Molekül  des 
Doppelsalzes  her. 

Um  ein  Doppelsalz  von  Zink  darzu- 
stellen, dachte  ich  an  die  Bildung  einer 
zinksauren  Alkaliverbindung.  Eine  solche 
wird  gebildet  durch  Einwirkung  eines  Alkali- 
Hydrats  auf  Zinkhydroxyd.  Um  diese  Reak- 
tion in  praktischer  Art  auszuführen,  dachte 
ich  an  viererlei  vorbereitende  Reaktionen. 
Die  erste  bestand  im  Ausgehen  vom  Metall, 
d.  h.  entweder  in  der  Einwirkung  des  Alkalis 


auf  das  Metall  selbst  mit  Entwicklung  von 
Wasserstoff  oder  gleichzeitiger  Oxydation 
von  Zink  und  Wasserstoff. 

Den  ersten  Weg  betrat  ich  nicht,  weil 
das  Zink  sehr  fein  verteilt  sein  oder  die 
Lösung  erwärmt  werden  muss,  wenn  eine 
nennenswerte  Reaktion  überhaupt  stattfinden 
soll.  Um  dem  Alkali  bei  der  Herstellung 
einer  Zinklösung  nachzuhelfen,  ging  ich 
eine  Liste  der  Oxydationsmittel  durch,  welche 
bei  einer  Alkalilösung  in  Betracht  kommen. 
Das  einzig  zweckdienliche,  das  eine  industrielle 
Verwertung  zulässt,  den  Metallniederschlag 
nicht  verhindert  und  nach  Art  eines  Kreis 
prozesse, s wirkt,  war  unterchlorigsaures  oder 
unterbromigsaures  Alkali. 

Die  dritte  Reaktion  oder  Reaktionsreihe 
bestand  in  der  Behandlung  eines  Zinksalzes 
mit  einem  alkalischen  Oxydationsmittel  wie 
das  unterchlorigsaure  Salz;  als  Zinksalz  kam 
hierbei  ganz  besonders  das  natürliche  Zink- 
sulfid  in  Betracht. 

Hier  substituiert  das  Oxydationsmittel 
Sauerstoff  an  Stelle  des  Schwefels  des  Erzes; 
der  Schwefel  wird  ausgeschieden  und  zink- 
saures Alkali  gebildet. 

Die  vierte  Reaktion  bestand  darin,  dass 
man  das  Hypochlorid  auf  die  mit  dem  Zink 
verbundenen  Elemente,  die  nicht  auf  ihrer 
höchsten  Oxydationsstufe  stehen,  einwirken 
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liess.  Die  Lösung  oxydiert  dieselben,  löst 
so  die  Verbindung  und  gestattet  dem  frei- 
werdenden  Zinkoxyd  in  statu  nascendi,  sich 
in  der  Aetzlauge  aufzulösen. 

Ich  will  nunmehr  kurz  von  den  drei 
letzten  Klassen  von  Reaktionen  und  einigen 
Anwendungen  sprechen,  für  die  sie  sich  als 
nützlich  erweisen  dürften. 

Die  Einwirkung  des  Alkalihypochlorids 
auf  metallisches  Zink  lässt  sich,  wie  ich  fest 
gestellt  habe,  gleichfalls  auf  Zinn  anwenden, 
und  wenn  man  Ammoniak  als  Alkali  benutzt, 
auch  auf  Kupfer. 

Kurz  gesagt  können  durch  diese  Reak- 
tion Metalle,  deren  Oxyde  im  nascierenden 
Zustande  in  Alkalilauge  löslich  sind,  von 
solchen  getrennt  werden,  deren  Oxyde  un- 
löslich sind;  so  können  Zink,  Kadmium, 
Silber,  Chrom  und,  in  gewissen  Fällen,  Anti- 
mon und  Kupfer  von  Eisen,  Nickel,  Blei, 
Mangan,  Kobalt  und  Gold  abgetrennt  werden 
und  kann  man  die  Trennung  des  Goldes 
von  den  andern  eben  erwähnten  Metallen 
bewirken. 

Ich  dachte  zuerst  an  VVeissblechabfäile 
und  galvanisiertes  Eisen;  es  gelang  mir  auch, 
das  Zinn  und  Zink  abzulaugen  und  das 
Eisen  unbeeinflusst  zu  lassen. 

Bei  dieser  Operation  hat  man  mit  zwei 
Schwierigkeiten  zu  kämpfen;  die  erste  liegt 
in  dem  Umstande,  dass  das  Hypochlorid 
auf  elektrischem  Wege  nicht  so  stark  hcr- 
zustellen  ist,  wie  es  wünschenswert  wäre, 
um  genügend  Metall  in  die  Lösung  zu 
bekommen,  so  dass  es  in  gut  regulinischer 
Form  niedergeschlagen  werden  könnte.  Dies 
kann  jedoch  entweder  erreicht  werden,  indem 
man  den  Anodenraum  oder  die  Anoden- 
räume so  einrichtet,  dass  die  starke  Laugen- 
lösung in  den  Raum  langsam  einfliesst,  so 
wie  dies  zur  Bildung  von  Hypochlorid  mit 
dem  nascierenden  Chlor  nötig  ist,  oder  in- 
dem man  die  Lösung  zuerst  mit  dem  Metall 
beschickt  und  bei  jedem  Kreisprozess  nur 
eine  gewisse  Menge  abscheidet,  die  sofort 
von  dem  Metall  im  Laugengefäss  wieder  auf- 
genommen wird.  Die  andere  Schwierigkeit 
liegt  in  der  Verhinderung  der  Bildung  von 
Sauerstoff,  was  nutzlosen  Stromverlust  ver- 
ursachen würde.  Dies  wird  am  besten  da- 
durch vermieden,  dass  man  in  der  Lösung 
einen  guten  Ueberschuss  an  Natriumchlorid 
behält,  sodass  ein  grösserer  Ueberschuss  von 
Natronlauge  vermieden  w ird ; auch  glaube  ich, 
dass  grössere  Stromdichte  die  Bildung  von 
Hypochlorid  unterstützt. 

Die  in  Betracht  kommenden  Reaktionen 

sind : 


Bei  der  Bildung  von  Hypochlorid; 

(A)  zNaOH  + 2C1  = NaOCI  +NaCI  + H,0 

Bei  der  Auflösung  von  Metall : 

(B)  Zn  4-  NaOCI  -f-  zNaOH 
= Zn(ONa),  + NaCl  -f  HtO 

Bei  der  Elektrolyse: 

(C)  Zn(ONa),  + 2 NaCl  -f  zH.O 

= Zn  + 2CI  + 4NaOH. 

Das  bei  dieser  Reaktion  freiwerdende 
Chlor  bildet  nach  (A)  Hypochlorid,  und  das 
nach  (A)  und  (B)  gebildete  NaCl  liefert  CI 
nach  (C)  und  wird  bei  dieser  Reaktion  von 
einem  Teil  des  NaOH  absorbiert. 

Die  Reaktionen,  welche  bei  der  Ein- 
wirkung einer  derartigen  Lösung  auf  Sulfid- 
erze  in  Frage  kommen,  sind  dieselben  wie 
bei  der  Einwirkung  auf  die  Metalle  selbst, 
mit  der  alleinigen  Ausnahme,  dass  sich 
Schwefel  abscheidet  und  in  freiem  Zustande 
niedergeschlagen  wird.  Um  jedoch  in 
genügendem  Masse  zu  wirken,  muss  das 
Erz  sehr  fein  sein;  wenn  man  gute  quanti- 
tative Ergebnisse  haben  wollte,  müsste  es  in 
einer  Kugelmühle  gepulvert  und  durch  Blasen 
sortiert  werden.  Denn  wenn  kein  Ueber 
schuss  an  Sulfid  zur  Reaktion  vorhanden 
ist,  wird  nicht  nur  das  Metall,  sondern  auch 
der  Schwefel  bald  unter  Bildung  von  Sulfat 
aufgelöst. 

Bei  diesem  Prozess  würde  der  Kreislauf 
im  Uebergangder  elektrolytisch  oder  chemisch 
gebildeten  Hypochloridlösung  in  die  das 
gepulverte  Erz  enthaltenden  Laugentröge 
bestehen.  Die  Lösung  würde  am  billigsten 
durch  Salzelektrolyse  zu  erhalten  sein;  wenn 
man  aber  die  oben  kurz  erwähnte  Methode 
wählt,  bei  der  eine  konzentrierte  Lösung 
von  Hypochlorid  zur  Anwendung  kommt,  so 
schickt  man  Chlorgas  in  konzentrierte  Natron- 
lauge (etwa  40  Prozent  Stärke),  bis  die 
Hälfte  der  Lauge  aufgebraucht  ist.  Aul 
diese  Weise  stellt  man  eine  37prozentige 
Hypochloridlösung  dar.  Nach  Einwirkung 
auf  das  Erz  geht  die  Lösung  in  Setztröge, 
wo  der  Schwefel  abgeschieden  wird,  von 
dort  nach  den  Kathodenräumen,  dann  nach 
der  Anodenseite  der  Scheidewand,  von  wo 
aus  sie  nach  dem  Erz  zurückgeht,  womit 
der  Kreislauf  vollendet  ist. 

Bei  einem  Strome  von  ungefähr  50  Am- 
peres pro  Quadratmeter  würde  die  Spannung 
sehr  angenahert  2,5  Volt  betragen,  ein- 
schliesslich des  Potentialfalles  (infolge  der 
Scheidewand).  Die  Scheidewand,  die  für 
diese  Lösung  am  geeignetsten  zu  sein 
scheint,  ist  eine  solche  aus  präpariertem 
Aluminiumsilikat. 
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Was  die  andere  Anwendung  dieser 
Fundamentalreaktion  anbelangt,  so  möchte 
ich  die  Einwirkung  von  Hypochlorid  auf  ein 
komplexes  Mineral  erwähnen,  bei  dem  das 
Metall,  das  man  in  Losung  wünscht,  bereits 
in  der  Gestalt  eines  Oxydes  vorhanden  ist, 
wie  z.  B.  Franklinit.  Diese  Reaktion  habe 
ich  mit  Erfolg  beim  Auslaugen  von  Zink 
benutzt.  Die  Wirkung  scheint  im  Einwirken 
des  Oxydationsmittels  auf  die  Protoxyde  von 
Eisen  und  Mangan  zu  bestehen;  die  Ver- 
bindung wird  gelöst,  das  Zinkoxyd  wird  frei 
und  löst  sich  sogleich  in  der  Natronlauge 
auf.  Hier  kann  der  Verbrauch  von  Oxy- 
dationskraft des  Stromes  im  Verhältnis  zu 
der  gelösten  Zinkmengc  klein  sein,  die  von 
den  Mischungsverhältnissen  der  niedrigeren 
Oxyde  des  Eisens  und  Mangans  abhängt. 

Ich  habe  soeben  den  Umstand  berührt, 
dass  Gold  und  Silber  durch  diese  Methode 
getrennt  werden  können,  und  zwar  können 
sie  nicht  nur  von  Blei,  sondern  auch  von 


einander  getrennt  werden.  Diese  Phase 
meines  Verfahrens  ist  vom  kommerziellen 
Standpunkte  aus  am  hoffnungsvollsten,  da 
sie  zu  gewinnbringender  Ausnutzung  die 
weitesten  Möglichkeiten  bietet.  Ich  habe 
von  der  Gewinnung  des  Zinks  im  Besonderen 
gesprochen,  weil  ich  in  diesem  Zusammen- 
hänge zum  ersten  Male  an  diese  Reaktion 
gedacht  habe.  Eine  ganze  Anzahl  von  Ver- 
fahren, wie  z.  B.  das  von  Ashcroft  und 
Hoepfner,  sindvorgeschlagen  worden,  haben 
jedoch,  soweit  mir  bekannt,  keinen  Erfolg 
gezeitigt,  vor  allem  infolge  der  Schwierig- 
keiten einer  Elektrolyse  in  saueren  Lösungen, 
der  Auflösung  und  Ausfüllung  von  Kiesel- 
säure und  der  damit  verbundenen  Mühe. 
Ich  habe  immer  geglaubt  und  halte  auch 
heute  daran  fest,  dass  man  gute  Er- 
folge mit  der  elektrolytischen  Gewinnung  des 
Zinks  mit  grösserer  Wahrscheinlichkeit  wird 
durch  Anwendung  von  alkalischen  Losungen 
erzielen  können. 


DIE  DARSTELLUNG  DES  OZONS  AUF  ELEKTRISCHEM  WEGE. 

Von  Dr.  O.  Kausch . 


Ozon  ist  bekanntlich  jene  Modifikation 
des  Sauerstoffs,  welche  auf  Grund  ihrer  be- 
sonderen Eigenschaften  auf  den  verschieden- 
sten Gebieten  der  Technik,  Industrie,  Des- 
infektion und  Medizin  Verwendung  gefunden 
hat  und  noch  in  immer  steigendem  Masse 
findet.  Es  dürfte  daher  von  Interesse  sein, 
die  Entwickelung  der  Ozonerzeugung  im 
Grossen  zu  verfolgen.  Dieser  Aufgabe 
sollen  die  folgenden  Zeilen  dienen,  um 
so  einen  Ueberblick  über  die  Bestrebungen 
zu  gewinnen,  welche  alle  die  möglichste 
Vervollkommnung  der  Ozondarstellung  zum 
Findziel  haben. 

Für  die  Erzeugung  des  Ozons  im 
Grossen  kommt  lediglich  der  elektrische 
Weg  in  Frage,  eine  Thatsache,  die  bereits 
vor  etwa  einem  halben  Jahrhundert  fest- 
gestellt wurde. 

Von  der  Entdeckung  Schönbeins  im 
Jahre  1840  an,  welcher  das  Auftreten  einer 
durch  besonderen  Geruch  ausgezeichneten 
Substanz  bei  der  Elektrolyse  des  Wassers 
feststellte  und  dieser  Substanz  den  Namen 
Ozon  beilegte,  bis  zu  den  unter  Beobachtung 
aller  erforderlichen  Kautelen  durchgefuhrten 
Ozonerzeugungsverfahren  der  Neuzeit  ist  ein 
ziemlich  langer  Weg, 

Die  Natur,  Eigenschaften  und  Dar- 


stellung des  Ozons  bildeten  nach  der  Publi- 
zierung  der  Schonbein'schen  Entdeckung 
Jahre  lang  den  Gegenstand  eingehender 
Studien  und  Diskussionen.  Die  ersten,  die 
hierbei  herausfanden,  dass  Ozon  sich  durch 
Elektrolysierung  von  Sauerstoff  in  Rohren 
ohne  Zuhilfenahme  von  Drahten  herstellen 
lässt,  waren  Becquerel  und  Fremy  (1851). 
Andrews  erklärte  sodann  1855  das  Ozon 
als  eine  allotrope  Modifikation  des  Sauer- 
stoffs, eine  Erkenntnis,  die  alle  nach  ihm 
auf  diesem  Gebiete  thätigen  Forscher  be- 
stätigten. 

Im  Jahre  1857  konstruierte  nun  Werner 
Siemens  einen  Apparat,  der  nicht  nur  für 
die  noch  heute  im  grossen  Massstabe  ver 
wendeten  Siemensrohren,  sondern  überhaupt 
für  fast  alle  spater  konstruierten  Ozonisatoren 
grundlegend  gewesen  ist. 

Dieser  Apparat1)  besteht  aus  zwei  aus 
sehr  dünnem  Glas  hergestcllten  und  derartig 
in  einander  geschobenen  Rohren,  dass  ein 
geringer  ringförmiger  Zwischenraum  zwischen 
ihnen  verbleibt,  durch  welchen  die  Luft  oder 
der  zu  ozonisierende  Sauerstoff  strömt 
Sowohl  die  Innenseite  des  inneren  als  auch 
die  Aussenscite  des  ausseren  Rohres  ist  mit 

■)  Vtrfi.  Andreoll,  Orone.  l.oedon  (1893)  S.  5. 
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einer  dünnen  Zinnfolienbelegung  versehen 
und  beide  Belegungen  mit  den  Polen  einer 
Wagner’schen  Induktionsspule  verbunden. 
Auf  diese  Weise  werden  dunkle  elektrische 
Entladungen  in  dem  ringförmigen  Zwischen- 
raum zwischen  den  beiden  Belegungen  er- 
zeugt, unter  deren  Einwirkung  das  durch- 
strömende Gas  in  Ozon  übergeführt  wird. 
Beistchcnde  Figur  l veranschaulicht  den 
soeben  beschriebenen  Apparat.  Diese  Vor- 


Fig.  i. 


richtung  wurde  erst  mehrere  Jahrzehnte  später 
in  verschiedener  Hinsicht  verbessert,  welche 
Verbesserungenden  Gegenstand  desD.R.  Pat. 
No.  59565  (Englisches  Patent  No.  8929  v. 
J.  1891  und  schweizerisches  Patent  No.  3743) 
bilden. 

Es  handelt  sich  hierbei  um  Neuerungen, 
welche  folgende  3 Punkte  betreffen:  die 

elektrische  Schaltung,  die  Natur  der  dielek- 
trischen Schichten  und  die  Konstruktion  der 
Röhren. 

Da  die  bisherige  oben  angedeutete 
Schaltung,  welche  darin  bestand,  dass 
zwischen  zwei  Belegungen  von  entgegen- 
gesetzter elektrischer  Ladung  eine  oder  zwei 
dielektrische  Schichten  und  die  zu  ozonisierende 
Gasschicht  gestellt  wurden,  bei  einer  cylinder- 
förmigen  Gestalt  der  Ozonröhre  die  Herstellung 
einer  leitenden  Verbindung  von  der  inneren 
Bclegungnach aussen  erforderlich  machte,  was 
zu  Uebeiständcn,  namentlich  Isolationsfchlern 
Veranlassung  gab,  so  ging  man  zu  folgender 
Schaltung  über.  Es  wurden  beide  Belegungen 
aussen  oder  auf  dieselbe  Seite  der  dielektri- 
schen Schicht  gelegt.  Der  infolgedessen 
nötig  werdende  dritte  leitende  Körper  lag 


dann  auf  der  anderen  Seite  der  elektrischen 
Schicht,  war  isoliert  und  ohne  Verbindung 
mit  den  Belegungen.  Ferner  wurden  als 
dielektrische  Körper  ausser  den  bisher  ver- 
wendeten (Glas  und  Glimmer)  alle  möglichen 
anderen  nicht  leitenden  Substanzen  wie 
Porzellan,  Thon,  Gelatine,  Emaille,  ntit 
Isolationsmasse  getränktes  Holz  und  Papier, 
Papiermache,  Celluloid,  Guttapercha,  Gummi. 
Horngummi  u.  s.  w.  in  Vorschlag  gebracht. 

Bei  denjenigen  der  genannten  Stoffe, 
welche  durch  Ozon  angegriffen  werden, 
sollte  als  Schutz  eine  Paraffinschicht  Ver 
Wendung  finden.  Die  als  neu  in  dem  ge- 
nannten Patente  angeführte  Konstruktion  der 
Röhren  besteht  im  wesentlichen  in  folgendem: 
In  ein  Metallrohr  (vergl.  Fig.  2 und  3)  m. 


dessen  äussere  Oberfläche  mit  einem  schwer 
oxydierbaren  Ueberzug  (z.  B.  Zinn)  ver- 
sehen ist,  sind  zwei  Metallscheiben  ein- 
gelötet und  über  bezw.  unter  denselben  ist 
je  eine  Reihe  Löcher  f f angeordnet,  während 
das  Rohr  oben  und  unten  durch  Scheiben 
verschlossen  und  mit  den  Rohrstutzen  r r, 
versehen  ist.  Horngummiringe  k k„  die 
Nuten  haben,  umschliessen  das  Metallrohr 
und  in  die  erwähnten  Nuten  wird  zwischen 
je  zwei  Horngummiringe  ein  zylindrischer 
Mantel  aus  dielektrischem  Material  c c,  ein- 
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gelegt,  an  dessen  Aussenseite  sich  eine 
metallische  Belegung  ab  befindet. 

Das  gesamte  Gerüst  aus  Gummiringen 
und  Mänteln  aus  dielektrischem  Stoff  um- 
schliesst  das  Metallrolir  dicht. 

Die  Luft  oder  der  zu  ozonisierende 
Sauerstoff  wird  bei  r in  die  Luftkammer  I 
eingeleitet,  tritt  durch  die  Ocfthungen  f in  den 
Mantelraum,  verlässt  ihn  durch  die  Oeffnungen 
f\  strömt  in  die  Kammer  I,  ein  und  endlich 
ozonisiert  aus  r,  aus.  In  den  zwischen  den 
Scheiben  t und  t1  befindlichen  Raum  kann 
mittels  des  Rohres  s Kühlwasser  geleitet  und 
daraus  durch  s,  abgeführt  werden. 

Rohr  m wird  sodann  z.  B.  mit  dem 
einen  Pol  einer  Hlektrizitätsquelle  verbunden 
und  die  äusseren  Belegungen  a b mit  dem 
anderen  Pol  in  Verbindung  gebracht.  Die 
elektrischen  Ströme  verfolgen  dann  die 
durch  die  punktierten  Linien  angedeuteten 
Richtungen.  Selbstverständlich  können  auch 
Schaltungen  der  oben  beschriebenen  Art  in 
diesem  Apparat  zur  Anwendung  gelangen. 

Derartig  konstruierte  Apparate  werden 
nun  in  mehr  oder  weniger  grosser  Anzahl 
zu  einem  System  vereinigt,  um  auf  diese 
Weise  eine  grössere  Menge  Ozon  gleich- 
zeitig erzeugen  zu  können.  Fig.  4’)  ver- 


anschaulicht z.  B.  eine  Vereinigung  zehn 
solcher  Siemensröhren,  die  auf  einem  Paar 
paralleler  Rohre  angeordnet  sind,  deren 
eines  die  Zuführung  von  Luft,  das  andere 
dagegen  die  Zuleitung  des  zur  Kühlung  er- 
forderlichen Wassers  gestattet. 

In  welcher  Weise  die  modernsten 
Systeme,  welche  mit  den  Siemensröhren 

*)  Vergl.  Aodreoli,  Oxone.  S.  35. 


ausgestattet  sind,  von  der  Firma  Siemens 
& Halske  montiert  werden,  ist  aus  der 
Patentschrift  No.  1 33  759  zu  ersehen  (vergt. 
Fig-  5).  Hier  sind  mehrere  solcher  Röhren 


in  einem  Behälter  vereinigt,  der  von  Kühl- 
wasser durchströmt  wird.  Bei  dieser  An- 
ordnung ist  nun  die  im  Folgenden  er- 
läuterte den  Betrieb  der  ganzen  Anlage 
sichernde  Vorkehrung  getroffen.  Da  es  beim 
Betriebe  solcher  durch  kontinuierlich  zu-  und 
abgeführtes  Wasser  gekühlter  Systeme  Vor- 
kommen kann,  dass  das  Wasser  infolge  der 
Beschädigung  einer  Ozonröhre  einen  Weg 
in  den  Sammelraum  für  das  ozonisierte  Gas- 
gemisch findet,  von  wo  aus  es  bei  einer  ge- 
wissen Ansammlung  auch  in  das  in  diesem 
Raume  mundende  Ableitungsrohr  für  die 
Gase  eintreten  und  damit  auch  den  Betrieb 
der  übrigen  noch  unversehrt  gebliebenen 
Apparate  der  Anlage  gefährden  wurde,  so 
ist  in  dem  Sammelraum  eines  jeden  der- 
artigen Ozonisators  eine  ein  Signal  gebende 
Einrichtung  vorgesehen,  die  beim  Eintreten 
von  Wasser  in  diesem  Raum  selbstthätig 
funktioniert.  Am  Boden  des  unteren  Gas 
raumes  a des  Ozonapparates  ist  zu  diesem 
Zwecke  ein  Papierstreifen  b horizontal  aus- 
gespannt, der  in  unversehrtem  Zustand  bei  c 
einen  Federkontakt  geöffnet  hält.  An  beide 
Teile  dieses  Kontaktes  ist  eine  aus  einer 
Batterie  d,  einem  Wecker  f und  einem 
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Tableau  g bestehende  Signalanlage  an- 
geschlossen. 

Tritt  nun  Wasser  infolge  des  Durch- 
schlagenwerdens der  äusseren  Rohrwand  einer 
Röhre  h z.  B.  bei  1 durch  die  Oeffnung  i in 
den  Raum  a,  so  wird  der  Papierstreifen 
davon  durchnässt,  aufgeweicht  und  zerreisst 
schliesslich;  der  Stromkeis  wird  demzufolge 
bei  c geschlossen  und  das  Ertönen  des 
Läutewerkes  meldet  die  Beschädigung  des 
Apparates,  wobei  die  an  den  Tableau  herab- 
fallende  Klappe  den  letzteren  bezeichnet. 
Dieser  Apparat  kann  dann  sofort  ausser 
Betrieb  gesetzt  werden,  che  noch  Wasser 
in  das  Ableitungsrohr  k iiberfliesst.  Wie 
aus  der  genannten  Patentschrift  hervorgeht, 
besteht  eine  moderne  Ozonanlage  aus  einer 
Anzahl  je  eine  Vereinigung  mehrerer  Siemens- 
röhren umfassender  Ozonapparate,  die  durch 
Rohre  mit  einander  verbunden  sind. 

Eine  weitere  Ausführung  der  Ozon- 
apparate genannter  Firma,  in  denen  mehrere 
Siemensröhren  vereinigt  sind,  ist  aus  der 


F'k’6- 


österreichischen  Patentschrift  No.  6687  be- 
kannt geworden. 

Dieser  Apparat  soll  allen  Ansprüchen 
bezüglich  seines  Wirkungsgrades  und  seiner 
Betriebssicherheit  gerecht  werden.  Seine 
Einrichtung  ist  folgende  (Fig.  6). 

Eine  grössere  Anzahl  von  Röhren  der 
Siemenstype  ist  in  einem  Behälter  b mittels 
zweier  Querwände  c so  eingebaut,  dass  die 
Ozonröhren  den  mittleren  der  durch  die 
genannten  Querwände  gebildeten  drei  Räume 
durchlaufen.  Die  Rohren  selbst  bestehen  im 
wesentlichen  aus  den  Röhren  a und  g,  die 
aus  geeignetem  Material  hergestellt,  auf  ihren 
einander  zugekehrten  Seiten  belegt  sind  und 
die  Elektroden  bilden. 

Die  zu  ozonisierende  Luft  bezw.  der 
Sauerstoff  tritt  in  das  Rohr  h,  aus  diesem 
in  den  Vorraum  d des  Behälters  b und  von 
dort  durch  die  Bohrungen  i der  oberen  Ab- 
schlussklappe zwischen  die  Röhrenelektroden 
Hier  wird  der  Sauerstoff  unter  der  Ein- 
wirkung der  dunklen  Entladungen  in  Ozon 
übergefuhrt,  welches  die  Röhren  durch  die 
Oeffnungcn  j der  unteren  Abschlussklappe 
verlässt  und  in  den  Sammelraum  f gelangt, 
wo  es  mit  den  den  anderen  Röhren  ent- 
strömenden Gasgemischen  zusammentriflt. 
Hier  findet  sodann  eine  innige  Mischung 
^ der  Gase  statt,  sodass  selbst,  wenn  eine  der 
Ozonröhren  weniger  wirksam  ist  oder  ganz 
versagt,  immer  noch  ein  gleichmässig 
ozonisiertes  Gasgemenge  den  Behälter  durch 
Rohr  k verlässt.  Ausserdem  wird  aber  in- 
folge der  Anordnung  der  Sammelräume  d 
und  f eine  glcichmässige  Zu-  und  Ableitung 
der  Gase  zu  und  von  allen  Röhren  gewähr- 
leistet, sodass  sie  sämtlich  zur  Ozonisierung 
herangezogen  werden. 

In  dem  beschriebenen  Apparate  ist  die 
Kühlung  insofern  doppelt,  als  von  aussen 
durch  Wasser  und  von  innen  durch  Luft 
gekühlt  wird.  Das  Kühlwasser  befindet 
sich  in  dem  mittleren  Raum  e des  Behälters 
b,  sodass  alle  Ozonröhren  gleichmässig  um 
spült  werden.  1 und  ra  dienen  zur  Zu-  und 
Abführung  des  Kühlwassers.  Die  Kühlluft 
wird  durch  Rohre  o zu-  und  abgeleitet, 
welche  Rohre  in  das  gemeinsame  Ver- 
bindungsgehäuse p münden,  von  wo  aus 
Leitungen  q nach  aussen  gehen.  Die  Kühl 
luft  durchstreicht  also  die  Ozonröhren  in 
Richtung  der  Pfeile  entgegengesetzt  der  zu 
ozonisierenden  Luft. 

{Fortsetzung  folgt.) 
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DER  EDISON-AKKUMULATOR. 


Augenblicklich  beschäftigt  sich  aus  An- 
lass der  New-Yorker  Automobilausstellung 
die  amerikanische  Fachpresse  lebhaft  mit 
dem  bei  dieser  Gelegenheit  vorgeführten 
Edison-Akkumulator.  Wir  wollen  im  folgen- 
den denselben  kurz  beschreiben. 


Fig.  7.  Edison-Akkumulator.  Aeusscrc  Ansicht. 

Zunächst  ist  zu  erwähnen,  dass  das 
Gcfäss  aus  Stahlblech  besteht,  das  zur  Er- 
höhung seiner  Festigkeit  auf  zwei  Dritteln 
seiner  Höhe  gewellt  ist.  Die  Platten  passen 
gerade  in  diesen  Behälter  hinein  und  drücken 
mit  ihren  Vertikalkanten  gegen  Rahmen 
aus  Hartgummi,  die  zu  ihrer  Aufnahme  mit 
in  geeigneten  Abständen  angebrachten 
Furchen  versehen  sind.  Sie  ruhen  auf  vier 
gerillten  Harlgummileisten  aul  und  sind  durch 
Hartgummistreifen  von  einander  getrennt. 
Auf  der  P'igur  sind  alle  Hartgummiteile 
schwarz  markiert  und  daher  leicht  zu  er- 
kennen. 

Die  Platten  selbst  bestehen  aus  sehr 
dünnen  Stahlblechrahmen,  in  deren  »Fenster« 
Briketts  aus  Eisen  und  Graphit  oder  Nickel 
und  Graphit  (je  nachdem  die  Platte  positiv 


oder  negativ  ist)  hydraulisch  eingepresst 
sind,  die  in  perforierten  Stahlblechkasten 
angebracht  sind.  Die  Positivplatten  sind 
sämtlich  innerhalb  der  Zelle  mit  einander 
und  mit  der  positiven  Endklemme  verbunden, 
welche  letztere  durch  eine  im  Batteriedeckel 
angebrachte  Isolierbüchse  hindurchgeht.  In 
ähnlicher  Weise  stehen  die  Negativplatten 
mit  einander  und  mit  der  negativen  End- 
klemme in  Verbindung. 

Im  Batteriedeckel  sind  noch  zwei  weitere 
Oeffnungen  angebracht,  von  denen  die  eine 
zum  Fullen,  die  andere  zum  Entweichen  der 
Gase  dient.  Das  Gasventil  ist  mit  einer 
pilzförmigen  Kappe  versehen,  welche  die 


beiden  Kanäle,  durch  welche  Gas  entweicht, 
im  Falle  des  Umkippens  schliesst  und  jedes 
Austreten  von  Flüssigkeit  wirksam  verhindert. 
Die  feine  Drahtgaze,  welche  die  äussere 
Oeffnung  des  Gasventils  bedeckt,  verhindert 
— nach  dem  Prinzip  der  Davy’schen 
Sicherhcitslampe  — ein  Hineinschlagen  der 
Flamme,  wenn  aussen  an  der  Batterie  die 
Abgase  sich  entzünden  sollten.  Der  Rand 
des  Deckels  ist  an  dem  Gefass  so  fest  auf- 
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gepasst,  dass  diese  flüssigkeits-  und  gas- 
dicht verschlossen  ist. 

Die  ausgestellten  Kdisonakkumulatoren 
besassen  eine  Kapazität  von  200  Wattstunden 
und  waren  imstande,  bei  normaler  Ent- 
ladungsspannung  (1,3  Volt  pro  Zelle) 
160  Ampörestunden  zu  liefern.  Die  Zellen 
können  angeblich,  ohne  Schaden  zu  nehmen, 
vollständig,  bis  die  elektromotorische  Kraft 
Null  ist,  entladen  werden;  gewöhnlich  lässt 
man  die  Spannung  allerdings  nicht  tiefer 
als  auf  0,75  Volt  pro  Zelle  hcruntergehen. 
Bei  gewöhnlichen  Bleiakkumulatoren,  die 
unter  normalen  Bedingungen  2 bezw.  1,8  Volt 
pro  Zelle  geben,  treibt  man  die  Entladung 
höchstens  bis  auf  1,2  Volt.  Jeder  Akku- 
mulator besitzt  24  Platten  mit  den  Dimen- 
sionen 24  X 1 2 cm  und  einer  Dicke  von 
2,5  mm. 

Die  Akkumulatoren  sollen  sich  bei 
Autoniobilversuchcn  auf  schlechten  Strassen 
und  bei  starker  Ueberbeanspruchung  aus- 


gezeichnet bewahrt  haben.  So  unterschied 
sich  eine  Platte,  die  aus  einer  Batterie  ent- 
nommen war,  mit  der  ein  Wagen  eine 
4960  km  lange  Fahrt  zurückgelegt  hatte, 
nur  durch  leicht  gelbliche  Färbung  von 
einer  neuen,  ungebrauchten.  Die  Platten 
können  ohne  Beschädigung  mit  einem  Ent- 
ladestrom von  200  Amp.  entladen  werden. 
Augenblicklich  werden  in  New-York  noch 
weitere  Versuche  an  Lastwagen  angestellt; 
wenn  auch  diese  günstig  ausfallcn,  dürften 
die  Akkumulatoren,  und  zwar  noch  in  diesem 
Frühjahr,  auf  den  Markt  gebracht  werden. 

Erwähnenswert  ist  noch,  dass  an  der  Füll- 
vorrichtung ein  Trichter  mit  Schwimmer 
angebracht  ist,  an  dem  man  den  augenblick- 
lichen F'liissigkeitsstand  ablesen  kann. 

A.  G. 

(Eine  ausführliche  Darstellung  der  Affaire 
Jungncr-Edison  werden  wir  im  nächsten 
Hefte  bringen.  D.  Red.) 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1902. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Schlau.) 


Alkali-Industrie. 

Von  besonderer  Bedeutung  für  die 
theoretische  Erkenntnis  der  Vorgänge  bei 
der  Alkalichloridclcktrolyse  sind  die  vielen 
Untersuchungen,  die  F.  Foerster  im  Verein 
mit  seinen  Schülern  seit  geraumer  Zeit  ver- 
öffentlicht hat.  Mit  E.  Müller1’3)  stellte 
er  die  bei  der  elektrolytischen  Darstellung 
von  Alkalihypochloriten-  und  chloraten  er- 
reichbaren Strom-  und  Energieausbeuten 
sowie  die  Umstände  fest,  welche  dieselben 
verändern  können.  Eine  umfangreiche  Arbeit 
über  Alkalichloridelektrolyse  an  Kolilen- 
elcklroden  hat  L.  Sproesser174)  veröffent- 
licht. Den  Einfluss  von  platinierten  Platin 
elektrodcn  bei  der  Elektrolyse  von  Alkah- 
chloriden  behandelt  ein  von  F'oerster  auf 
der  9.  Hauptversammlung  der  Deutschen 
elektrochemischen  Gesellschaft  gehaltener 
Vortrag1”’).  Mit  E.  Müller  studierte  F. 
Foerster  das  Verhalten  der  unterchlorigen 
Säure  und  ihrer  Salze  bei  der  Elektrolyse1 :‘). 
Das  Amalgamverfahren  hat  F.  Glaser1”) 

■t»)  Et»,  f.  H.  VIII,  s. 
u*)  Zu.  f.  E.  VII,  971. 

1»)  Zt».  f.  E.  VIII,  515. 

!»•)  Zu.  I.  E.  VIII,  633. 
i”)  ZU.  I.  E.  VIII.  552. 


einer  wissenschaftlichen  Durcharbeitung  unter- 
zogen. Ueber  das  neue  Glockenverfahren  der 
Alkalichloridclcktrolyse,  wodurch  Diaphrag 
men  vermieden  werden,  hat  G.  Adolph173) 
wertvolle  Beiträge  geliefert.  E.  Seibcrt173) 
schildert  die  Apparate  und  Arbeitsweisen, 
welche  zur  Herstellung  von  Aetzalkalien  auf 
elektrochemischem  Wege  in  Verwendung 
stehen.  Eine  Veröffentlichung  von  Wcight 
man1'1)  behandelt  die  für  die  elektrolytischen 
Alkaliprozesse  verwendeten  Anoden  aus  den 
verschiedensten  Materialien.  A.  Brochet 
bespricht  in  einer  grösseren  Abhandlung 
die  für  die  industrielle  Darstellung  der  Hypo- 
chlorite verwendeten  Apparate  von  Ilermite. 
Kellner,  Haas  & Oettel  mit  Angaben  von 
Nutzeffekten  undGestehungspreisen  m).  Neue 
Gesichtspunkte  für  die  elektrolytische  Dar- 
stellung der  Soda  und  des  Chlors  stellt 
J.  Hobart ,M)  auf. 

Eine  für  die  Alkaliindustrie  wichtige 
Untersuchung  über  die  Löslichkeit  von  Chlor- 

>»•)  Zu.  f.  E.  vii,  581. 

•7»)  Die«  ZeiUclir.  VIII,  167. 
lt°)  The  Engin.  und  Mining  Journ.  1900.  12; 
Diele  Zeiuchr.  VII,  206. 

ui)  Diese  Zeiuchr.  VU,  263. 

U2)  Diese  Zeiuchr.  VIII.  173. 
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alkalien  und  Aetzalkalien  verdanken  wir 
F.  Wintelcr'88).  Das  Rhodin’sche  Ver- 
fahren der  Darstellung  von  Aetzalkalien 
mittelst  Quecksilberkathoden  schildert  ein 
Artikel  in  dieser  Zeitschrift  IX,  4.  Eine 
Uebersicht  über  neuere  Modifikationen  von 
elektrolytischen  Zellen  mit  Quecksilber- 
elektroden bringt  El.  World  and  Engineer 
50,  248,s‘),  worin  die  von  Kynaston, 
Kelly,  Anderson  und  Khodin  besprochen 
sind,  lieber  eine  Reihe  von  Apparaten  zur 
Gewinnung  von  Aetznatron  unter  Anwendung 
einer  der  bekannten  Hargreaves'schen 
Diaphragmenelektrode  ähnlichen  Einrichtung 
verbreitet  sich  C.  P.  Townsend1'*).  Der 
von  der  Fabrik  für  elektrische  Bleichapparate 
in  Pfronten  hergestellte  sehr  kompendiöse 
Apparat  ist  in  dieser  Zeitschrift  IX,  142  be- 
schrieben. Eine  ausführliche  Rcschreibung 
der  elektrischen  Bleichapparate  System  Haas 
und  Oettel,  sowie  die  damit  erhaltenen 
Resultate  veröffentlicht  F.  Oettel1“).  Gegen 
einige  Ausführungen  Oettels  wendet  sich 
V.  Engelhardt"1’),  worauf  F.  Oettel 
Gegenerklärungen  bringt1“).  Eine  Be- 
schreibung der  Electrolytic  Alcali  Company 
Middlewich  bringt  H.  Borns*98). 

Von  neueren  Verfall ren  sind  folgende 
zu  nennen: 

H.  A.  Cohn  und  E.  Geisenberger 
(D.  R.  P.  1 2 1 932)1*®)  scheiden  das  bei  der 
Elektrolyse  von  Alkalichloriden  entstehende 
Aetzalkali  durch  starke  Abkühlung  in  fester 
Form  kontinuierlich  ab.  Um  die  bei  der 
Elektrolyse  von  Alkalichloridlösungen  an  der 
Anode  entstehenden  Sauerstoffverbindungen 
des  Chlors  zu  zerstören,  wird  nach  dem 
Verfahren  der  Societe  anonyme  suisse  de 
l lndustrie  dlectrochimique  Volta  Salzsäure, 
welche  man  durch  Verbrennen  eines  Teils 
des  Chlors  mit  Wasserstoff  hcrstellt,  in  die 
Anodenkammerneinleitet(D.  R.  P.  1 1641 1)181). 
II.  Müller  versetzt  die  Quecksilberkathode 
zur  Vermeidung  der  Uebersättigung  mit 
Alkalimetall  an  ihrer  Oberfläche  durch  einen 
Pressluftstrom  in  Zirkulation  (D.  R.  P. 
113  603) 1 ®2).  Bei  dem  Elektrolysierapparat 
von  Eycken,  Leroy  und  Moritz  (D.  R,  P. 
"4391)  sind  die  Elektroden  sehr  nahe  bei- 

1«)  Zu.  1.  E.  VII,  360. 

JM)  Diese  Zeitschr.  IX,  13. 

J*‘)  EL  World  and  Engin-  1902  16.  diese  Zeitschr. 
IX,  176. 

»<*)  ZU.  f.  E.  VII.  315. 

«0  Zu.  f.  E.  VII,  390. 

«»)  Zts.  f.  E.  VII,  449- 

:•*)  ZU.  f.  E.  VIII,  213. 

'">)  Diese  Zeitschr.  VIII,  28s. 

**')  Diese  Zeitschr.  VIII,  235. 

»”)  Diese  Zeitschr.  VIII,  46. 


sammen,  so  dass  der  Elektrolyt  in  ganz 
dünner  Schicht  zwischen  denselben  hindurch- 
fliessen  muss.  E.  Franke188)  empfiehlt  die 
bekannte  Nernst’schc  Methode  der  Dar- 
stellung von  Natriumamalgam  vermittelst 
eines  fliessenden  Quecksilberstrahles  zur 
industriellen  Gewinnung  von  Alkali  und  Chlor. 
Bei  dem  Apparat  von  Kynaston  (D.  R.  P. 
126317)  wird  durch  die  Anordnung  von 
zwischen  die  Anoden  geschalteten  mit  Queck- 
silber gefüllten  Platten  eine  günstige  Ver- 
grösserung  der  Kathodenfläche  erzielt.  Ch. 
E.  Acker  (D.  R.  P.  117358)18*)  stellt  Aetz- 
natron durch  feuerflüssige  Elektrolyse  von 
Natriumchlorid  mit  zirkulierender  Bleikathode 
her.  Eine  sehr  eingehende  Schilderung 
dieses  Verfahrens  bringt  diese  Zeitschr. 
Vlll,  142.  M.  Haas  und  F.  Oettel  (D.  R.  P. 
114739)'811)  haben  an  ihren  Apparaten  zur 
Gewinnung  von  Bleichlauge  die  Einrichtung 
getroffen,  dass  der  auftretende  Wasserstoff 
eine  rapide  Zirkulation  der  Flüssigkeit  be- 
wirkt. Das  Verfahren  von  Gibbs  (American 
Pat.  665  426  und  665  427)  zur  elektrolytischen 
Darstellung  von  Chloratcn  benutzt  diaphrag- 
menlose Zellen  mit  sehr  nahe  bei  einander 
stehenden  Elektroden,  an  denen  die  zu 
elektrolysierendc  Lösung  in  raschem  Strome 
vorbeigeführt  wird.  Die  Stromdichte  wird 
so  hoch  gewählt,  dass  sich  die  Temperatur 
auf  40  bis  60 9 hält  (46  Amp.  pro  qdm), 
während  man  die  Anreicherung  an  Chlorat 
nur  bis  zu  3“  „ treibt,  um  die  Stromausbeute 
zu  erhöhen. 

Pyroelektpoehemle. 

Durch  die  Anwendung  des  elektrischen 
Stromes  hat  die  Chemie  der  hohen  Tempera- 
turen schon  manche  wertvolle  Bereicherung 
erfahren,  und  fortgesetzt  ist  man  bemüht, 
das  so  bequeme  und  mächtige  Hilfsmittel  zu 
immer  neuen  Prozessen  auszunützen.  Immer 
wieder  vermehrt  sich  die  Anzahl  der  Schmelz- 
öfenkonstruktionen und  der  chemischen  Ver- 
bindungen, welche  durch  elektrische  Hitze 
gewonnen  werden. 

Von  den  elektrischen  Schmelzöfen  ist 
folgendes  zu  erwähnen.  Der  Ofen  von 
O.  Vogel  (I).  R.  P.  i20B3i)188)  enthält 
mehrere  Lagen  übereinander  befindlicher  rost- 
artig angeordneter  band-  oder  stabförmiger  Er- 
hitzungswiderständc,  um  so  das  durchfallende 
SchmelzgutsicherziirvollständigenSchmelzung 
zu  bringen  Bei  dem  elektrischen  Schmelz- 
ofen der  E.  A.  G.  vorm.  Schlickert  & Cie. 

**3)  Amr.  Electrician  13,  104. 

m)  Diese  Zeitschr.  VIII,  189. 

m)  Diese  Zeitschr.  VIII,  110. 

1W>  Diese  Zeitschr.  VIII,  209. 
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(D.  R.  P.  119464)1”)  sind  zwischen  die 
Elektroden  eine  Anzahl  von  Kohlcnblöcken 
eingeschaltet,  so  dass  die  Schmelzprozesse 
au  einer  grösseren  Anzahl  von  Stellen  gleich- 
zeitig erfolgen  können.  Bei  einem  weiteren 
Ofen  (D.  R.  P.  1 1954t  a.  a.  O.)  sind  zu 
gleichem  Zwecke  eine  Reihe  übereinander- 
liegender Trichter  aus  Kohle  angebracht. 
Einen  Ofen,  bei  welchem  die  beiden  mit 
Kühlkanälen  versehenen  Elektroden  einen 
Teil  der  muldenförmigen  Ofensohle  bilden, 
hat  sich  Ch.  A.  Keller  (D.  R.  P.  123271)""') 
patentieren  lassen.  Einen  elektrischen  Ofen 
für  Versuchszwecke,  der  aus  sogenannten 
Normalkabelsteinen  aufgebaut  ist,  hatL.Lieb- 
mann  angegeben,,,).  Der  Ofen  von  Roberts 
(Amerik.  Pat.  690319)  enthält  die  Elektroden 
in  Form  eines  Winkels  angeordnet,  so  dass 
das  dazwischen  gebrachte  Schmelzgut  beim 
Herabrutschen  immer  stärker  erhitzt  wird, 
bis  es  unten  abschmilzt.  In  den  elektrischen 
Ofen  von  Hewes  (Amerik.  Pat.  651167) 
wird  die  eine  der  horizontal  gelagerten 
Elektroden  durch  Zahn  und  Trieb  verstellt, 
in  dem  Masse,  als  die  Mischung  sich  in 
Calciumkarbid  verwandelt.  Die  grosse  Staub- 
bildung beim  Calciumkarbidprozess  und  das 
Verbrennen  der  Elektrodenfassungen  durch 
die  Kohlcnoxydflammcn  will  Horry  (Amerik. 
Pat.  656  1 56)  dadurch  vermeiden,  dass  er  die 
Elektroden  ganz  in  das  in  einem  weiten 
Cylinder  befindliche  Gemisch  einsetzt.  Aehnlich 
verfahrt  Morehead  (Amerik.  Pat.  664333 
u.  664334).  Zur  Herstellung  von  Schwefel- 
kohlenstoff unter  Verwendung  elektrischer 
Erhitzung  benutzt  M.  Taylor’00)  einen 
schornsteinförmigen  elektrischen  Ofen.  Einen 
Elektrodenträger  mit  gekühlter  Kontaktfläche 
für  Schmelzprozesse  hat  F.  Morani  (D.  R.  P. 
127089)301)  konstruiert.  Eine  gleichmässige 
Schmelzung  durch  den  Lichtbogen  erzielt 
E.  Graner  (D.  R.  P.  127833)  dadurch,  dass 
er  das  Schmelzgut  durch  eine  hohle  Elek- 
trode dem  in  Bewegung  befindlichen  Schmelz- 
herd zuführt.  Eine  Anzahl  von  Ofen- 
konstruktionen, welche  die  Vorwärmung  der 
Beschickung  elektrischer  Oefen  ermöglichen, 
beschreiben  A.  Minet  und  A.  Neuburger’**). 
— Die  elektrische  Erhitzung  wendet  man 
neuerdings  auch  zum  Schmelzen  des  Glases 
an.  Die  Gesellschaft  zur  Verwertung  der 
Patente  für  Glaserzeugung  auf  elektrischem 
Wege  Becker  & Cie.  hat  sich  für  diesen 

i9T)  Diene  Zeitschr.  VIII,  284. 

1M)  Diese  Zeitschr.  IX,  20. 

»")  Zts.  f.  E.  VIII.  128. 

*°°)  Journal  de  l’Elcctr.  1902,  VII,  d.  Zeitschr.  IX,  131. 

*••)  Diese  Zeitschr.  IX,  132. 

J«>)  Diese  Zeitschr.  IX,  139. 


Zweck  verschiedene  Oefen  patentieren  lassen 
(D.  R.  I’.  124702,  128250),  welche  in  dieser 
Zeitschrift  IX,  69  und  179  beschrieben  sind. 

Die  Temperatur,  welche  im  elektrischen 
Ofen  auftritt,  und  der  Nutzeffekt  derselben 
wird  von  G.  Gin’*’)  mit  allgemeinen  Zahlen 
berechnet.  Der  gleiche  Forscher  giebt3®*) 
theoretische  Erklärungen  über  die  merk 
würdige  Thatsache,  dass  bei  der  Darstellung 
von  Calciumkarbid  in  der  Umgebung  der 
beweglichen  Elektrode  Sauerstoff  gefunden 
wird  und  dass  ferner  metallisches  Calcium 
auftritt.  Um  die  Bildung  von  Calciumkarbid 
zu  befördern,  lässt  Ch.  Diesler  (D.  R.  P. 
125029)’*5)  die  Reaktion  unter  starkem 
Kohlensäuredruck  vor  sich  gehen. 

Die  Eigenschaften  des  flüssigen  und 
destillierten,  im  elektrischen  Schmelzofen  ge- 
wonnenen Kalks  hat  H.  Moissan’*8)  studiert. 
Dabei  fand  er,  dass  Kohlenstoff  von  flüssigem 
Kalk  zu  Karbid  gelöst  wird,  in  überschüssigem 
Kalk  entsteht  auch  Calciummctall,  welches 
sich  verflüchtigt.  Bor  wirkt  unter  Bildung 
von  Borat  und  Borid  Ca  Bo,  aul  flüssigen 
Kalk  ein.  Metalle  werden  aufgenommen 
und  geben  Veranlassung  zur  Bildung  ge- 
färbter Verbindungen,  so  beispielsweise 
metallisches  Platin. 

Durch  Reduktion  von  Tantalsäure  im 
Ueberschuss  mit  Kohle  erhielt  Moissan 
metallisches  Tantal  mit  0,5*/,  C,  doch  ver- 
dampft dabei  gleichzeitig  ein  grösserer  Teil 
des  Metallcs.  U. Moissan  und  W.  Dilthey”1) 
haben  ein  Calciumsilicid  Ca  Si,  aus  Kalk 
und  Silicium  im  elektrischen  Ofen  dargestellt. 
Dasselbe  geht  mit  Kohle  erhitzt  in  Calcium- 
karbid  und  Karborundum  über.  Durch  Zu- 
sammcnschmelzeu  von  Acetylen  und  Methan 
liefernden  Karbiden  wollten  S.  A.  Tucker 
und  11.  R-  Moody’**)  ein  Karbid  erhalten, 
welches  Aethylen  beim  Zusammenbringen 
mit  Wasser  liefert.  Dies  gelang  aber  nicht, 
dagegen  erhielten  sie  aus  einem  Gemisch 
von  Bariumsilicid  Ba  Si,  und  Bariumkarbid 
äthylen haltige  Gase.  Die  beiden  Forscher 
haben  auch  Aluminium  aus  Aluminiumoxyd 
und  Calciumkarbid  im  elektrischen  Ofen  dar- 
gestellt,  bei  zu  langer  Erwärmung  entsteht 
leicht  auch  Aluminiumkarbid.  Zur  Her- 
stellung von  Bormctallcn  neben  Calcium- 
karbid wird  nach  dem  Verfahren  von  Baker 
(D.  R.  P.  126942)  ein  Gemisch  von  Panthermit 
mit  dem  betreffenden  Metall  und  Kohle  im 

*°3)  Diese  Zeitschr.  IX,  26. 
i04)  Diese  Zeitschr.  IX,  73. 

*°s)  Diese  Zeitschr.  IX,  nt. 

**)  Compt.  rend.  134,  136. 

w?)  Der.  d.  d.  ehern.  Ges.  35,  1106. 

*•*)  Joarn.  of  Soc.  chem.  Indiistry  20,  971. 
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elektrischen  Ofen  erhitzt.  Zur  Gewinnung 
des  Vanadins  aus  Vanadincrzen  erzeugt 
H.  Procter  Smith50*)  eine  Vanadineisen- 
legierung im  elektrischen  Ofen  mit  Aluminium 
und  Kohle  als  Reduktionsmittel.  Durch  Zu- 
sammenschmelzen von  Ceroxyd  mit  unge- 
nügender Menge  Kohlenstoff  im  elektrischen 
Ofen  erhielt  J.  Sterba*")  ein  Ceroxydkarbid 
Ce  C,  • 2 Ce  O,. 

Eine  zusammenfassende  Uebersicht  über 
die  Metailkarbide  nach  ihrer  Darstellung  und 
ihren  Eigenschaften  hat  H.  Mo  iss  an  ver- 
öffentlicht111). 

Sonstige  anorganische  Chemie. 

Die  Anwendung  des  Ozons  in  der  Technik 
macht  ganz  bemerkenswerte  Fortschritte,  be 
sonders  zur  Reinigung  von  Trinktvasser  in 
solchen  Städten,  welche  kein  Quellwasser  zur 
Verfügung  haben  und  Flusswasser  oft  sehr 
zweifelhafter  Sauberkeit  verwenden  müssen. 
Ucber  zwei  Anlagen , welche  die  Firma 
Siemens  & Halske  eingerichtet  hat, 
nämlich  Wiesbaden-Schierstem  und  Pader- 
born. bringt  ein  Artikel  von  G.  Erlwein”1), 
sehr  interessante  Angaben.  Ersteres  Werk 
ist  für  eine  stündliche  Maximalleistung  von 
250  cbm  eingerichtet  und  in  zwei  selbständige 
Betriebshälften  zerlegt.  Das  zu  reinigende 
Wasser  wird  durch  Turme  mit  Kiesfullung 
hcrabrieseln  lassen,  einem  Strom  von  Ozon 
entgegen,  welches  sich  im  Wasser  auflost 
und  dasselbe  sterilisiert.  Die  Ozonapparate 
sind  die  gewöhnlichen  Siemensröhrenapparate, 
sie  sind  in  der  Zahl  48  vorhanden  und  mit 
einem  Pol  geerdet,  weil  sie  durch  Wasser 
gekühlt  werden.  Durch  Sicherheitsvor- 
richtungen ist  dafür  gesorgt,  dass  beim  Ver- 
sagen der  Ozonapparate  auch  der  Zufluss 
des  Wassers  zu  den  Türmen  unterbrochen 
wird,  so  dass  kein  unsterilisiertes  Wasser  in 
die  Reinwasserleitung  gelangen  kann.  Die 
Kosten  des  Ozons  pro  cbm  Wasser  betragen 
0,4  Pfg.  Die  Abtötung  der  Bakterien  ist 
eine  durchaus  zufriedenstellende,  es  werden 
die  pathogenen  Bakterien  alle,  und  die  harm- 
losen Wasserbakterien,  welche  sehr  wider- 
standsfähig sind,  bis  auf  einige  vernichtet.  — 
Einen  die  Reinigung  des  Trinkwassers  durch 
Ozon  behandelnden  Vortrag  hielt  H.  J. 
van  ‘t  Hoff  Rotterdam  auf  der  9.  Haupt- 
versammlung der  deutschen  elektrochemischen 
Gesellschaft115).  Er  bezog  sich  auf  die  von 
der  Firma  Vosmaer  I.ebret  in  Nieuwersluis 

Journ.  o!  chero.  Soc.  1901,  1183. 

**•)  Cocapt.  reorf.  134,  1056. 

ZU.  I.  fc.  VIII,  44.  Ref. 

»«)  Zu.  I E.  VIII,  881. 

»'»)  Zu.  f.  E.  VIII,  504 


bei  Amsterdam  hergestelltcn  Apparate  und 
Anlagen.  Erstere  besitzen  kein  Dielektrikum 
und  werden  mit  10000  Volt  Wechselstrom 
betrieben.  Jeder  Apparat  verbraucht  2 SOOWatt. 
Die  Kosten  für  die  Ozonisierung  eines  cbm 
sollen  5/(  bis  Pfg.  betragen,  und  dabei 
ist  das  erhaltene  Wasser  praktisch  steril. 

A.  Ladenburg11*)  hat  Versuche  unter- 
nommen, um  die  besten  Bedingungen  fiir 
die  Ozonbildung  festzustellen.  Er  hat  dabei 
gefunden,  dass  für  eine  gegebene  Spannung 
des  Primärstromes  das  Optimum  für  die 
Ausbeute  bei  einer  bestimmten  Intensität 
des  Stromes  hegt,  von  wo  aus  es  nach 
beiden  Seiten  herabgeht.  Im  Gegensatz 
hierzu  hat  A.  Chassy514)  festgestellt,  dass 
die  Menge  des  Ozons  unabhängig  ist  von 
der  Stromstärke,  wenn  man  nur  den  Strom 
genügend  lange  einwirken  lässt.  Von 
1 2000  Volt  ab  wachst  die  gebildete  Ozon- 
mengc  proportional  mit  dem  Quadrat  der 
Spannung  und  zwar  ist  je  nach  dem  Apparat 
der  Proportionalitätsfaktor  verschieden. 

Sehr  merkwürdige  Beobachtungen  machte 
K.  Kellner  bei  der  Behandlung  von  Brom- 
dampf mit  hochgespannten  Teslaströmen*“). 
Nach  längerer  Versuchsdauer  bildet  sich  in 
den  Ozonapparaten,  welche  ganz  aus  Glas 
bestanden  und  zugcschmolzen  waren,  ein 
Belag  von  schwefelgelber  Farbe,  welcher 
sich  als  aus  kleinen  Krystallcn  bestehend 
erwies.  Bei  einigen  Röhren  war  nach  dieser 
Zeit  das  Brom  vollständig  verschwunden. 
Ueber  die  Natur  dieses  Körpers  ist  vorläufig 
noch  nichts  genaueres  bekannt. 

Der  Lösung  des  Problems  der  Diamanten- 
herstellung glaubt  A.  Ludwig*15)  sehr  nahe 
geruckt  zu  sein.  Kr  erhitzte  Kohlenstoff  unter 
einem  Druck  von  1200  Atm.  zum  Schmelzen 
und  kühlte  denselben  dann  plötzlich  durch 
einströmendes  Wasser  von  2000—  3000  Atmo- 
sphären Druck  ab.  wodurch  kleine  Diamanten 
und  auch  schwarze  Krystalle,  scheinbar  eine 
neue  Modifikation  von  Kohlenstoff  entstanden. 
Versuche,  welche  die  Zerlegbarkeit  des 
Siliciums  beweisen  sollen,  hat  1 h.  Gross11') 
ausgefuhrt. 

F.  Foerstcr  und  A.  Friessner*1*) 
haben  die  interessante  Beobachtung  gemacht, 
dass  bei  der  Elektrolyse  von  Schwefelsäure 
und  Natriumhydroxyd  besonders  des  letzteren) 
zwischen  platinierten  Elektroden  die  Klemm 
Spannung  bei  gleichblcibender  Stromstärke 

•I*)  Ücr.  d.  d.  ehern.  (»e*.  J4,  Jä49- 
''*)  Coaf>t.  read.  1 34,  1 19S 

•“)  Zt«  I.  K.  VIII,  Soo. 

•ii)  Zu.  t.  K.  VIII,  »7j. 

"•)  l>ic*c  Xeitrchr.  IX,  99. 

">  Iler,  d d.  ehern.  öei.  35,  1515. 
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fortwährend  steigt,  dadurch,  dass  sich  das 
Anodenpotential  successive  erhöht.  Die  auf 
das  hohe  Potential  gebrachte  Anode  verhält 
sich  elektrolytisch  in  anderer  Weise  als  eine 
solche  mit  dem  gewöhnlichen  geringeren 
Potential,  indem  beispielsweise  Natriumsulfit 
Na,  SO,  durch  dieselbe  bei  der  Elektrolyse 
in  Natriumdithionat  übergeführt  wird,  während 
die  Anode  niedrigen  Potentials  nur  die 
Oxydation  des  Sulfits  zu  Sulfat  bewerkstelligt. 
Es  tritt  also  eine  Ueberspannung  für  die 
Sauerstofientladung  an  der  Anode  ein,  welche 
energischere  Oxydationswirkungen  auslöst, 
als  dies  sonst  der  Fall  ist.  Ganz  ähnliche 
Verhältnisse  haben  E.  Müller  und  O.  Fried- 
berg er'“)  bei  der  Darstellung  von  über- 
jodsaurem Kalium  gemacht.  Da  in  saurer 
Lösung  dieser  Anstieg  des  Potentials  an  der 
Anode  weniger  gut  erfolgt,  so  war  es  nicht 
möglich,  die  Jodsäure  selbst  in  Ueberjodsäure 
(wenigstens  in  grosserem  Betrage)  Über- 
zufuhren. Dies  gelang  jedoch  bei  Benutzung 
von  Bleisuperoxydanoden,  an  welchen  be- 
kanntlich eine  hohe  Ueberspannung  für  die 
Sauerstolfentladung  auftritt. 

Die  Darstellung  überschwefelsaurer  Salze 
durch  Elektrolyse  ohne  Diaphragma  haben 
E.  Müller  und  O.  Friedberger”1)  ver- 
sucht, wobei  sich  ergab,  dass  in  sauren 
Ammonsullatlösungen  die  Stromausbeute 
durch  Reduktion  auch  trotz  eines  Kalium- 
chromatzusatzes  zum  Elektrolyten  sich  rasch  ver- 
einigte, während  in  ammoniakalischer  Lösung 
zwar  die  Reduktion  fast  ganz  zurücktritt, 
dagegen  starke  Oxydation  des  Ammoniaks 
zu  Stickstoff  erfolgt.  Neutralisiert  man  aber 
das  bei  der  Elektrolyse  entstehende  Ammoniak 
von  Zeit  zu  Zeit,  so  sind  die  Ausbeuten 
sehr  gut,  und  gleichzeitig  wird  die  Spannung 
durch  die  Fortlassung  des  Diaphragmas 
beträchtlich  verringert  (5,9  statt  8 Volt). 
Hydrosulfilte  erhält  A.  R.  P'rank  (D.  R.  P. 
125  207)’”)  durch  elektrolytische  Reduktion 
von  Bisulfiten  der  alkalischen  Erden  und  des 
Magnesiums.  P.  Lebeau999)  hat  durch  Elek- 
trolyse von  geschmolzenem  Lithiumkalium- 
chlorid mit  einer  Antimonkathode  und 
Graphitanode  Lithiumantimonid  SbLi,  her- 
gestellt. Metallisches  Calcium  ist  von 
verschiedenen  Experimentatoren  dargestellt 
worden.  W.  Borchers  und  L.  Stockem*“) 
erhielten  dasselbe  bei  der  Elektrolyse 
von  geschmolzenem  Kaliumchlorid  in  Form 
eines  Schwammes,  welcher  10®/,  und  mehr 

sw)  Bcr.  d.  d.  cliem.  Ges.  35,  3652. 

nij  Zl».  I.  E.  VIII,  230. 

w*)  Diese  Zeitschr.  IX,  3. 

rtJ)  Comp»,  rend.  134,  231  u.  282. 

”«)  Zi*.  f.  E.  VIII,  757. 


Chlorcalcium  enthält  und  durch  Um- 
schmelzen  in  reines  Calcium  verwandelt 
werden  kann.  In  regulinischem  Zustande 
gewannen  O.  Ruff  und  W.  Plato”*)  dieses 
Metall  bei  der  Elektrolyse  von  Chlor- 
calcium oder  eines  Gemenges  von  Chlor- 
calcium und  F'luorcalcium  nach  der  alten 
Bunsen-Mathiesse  n’schen  Anordnung.  Auch 
K.  Arndt999)  hat  in  ähnlicher  Weise  Calcium 
in  Form  von  Kugeln  gewonnen.  Durch 
Elektrolyse  geschmolzene  Strontiumchlorids 
ist  Borchers  und  Stockem*17)  die  Dar- 
stellung des  metallischenStrontiums  gelungen. 
Die  gleichzeitige  Abscheidung  von  Nickel 
und  Magnesium  aus  Lösungen  von  Nickel- 
sulfat und  Magnesiumsulfat  in  Form  schöner 
festhaftender  Niederschlage  mit  etwa  IO *|» 
Mg.  ■ Gehalt  erzielte  A.  Coehn999).  Eine 
interessante  Abhandlung  über  die  Darstellung 
der  Metalle  der  Cergruppe  durch  Schmelz- 
elektrolyse veröffentlichten  W.  Muthmann, 

H.  Hofer  und  L.  Weiss999).  Die  dazu 
verwendeten  Apparate  zeichnen  sich  durch 
ihre  Kompendiosität  aus  und  sind  deshalb 
gegenüber  der  Ansicht  von  Borchers  als 
durchaus  originell  zu  bezeichnen,  vornehmlich 
dersogenannteWechselstromofcn,  bei  welchem 
durch  mit  Wechselstrom  zum  Glühen 
erhitzte  Kohlenstäbc  eine  kräftige  Heizung 
des  Elektrolyten  während  der  Elektrolyse 
erfolgen  kann.  — Die  Elektrolyse  des 
geschmolzenen  Aetznatrons  haben  M.  Le 
Blanc  und  J.  Brode999)  durchgeführt.  Die 
Messung  der  Zersetzungsspannung  ergab 
zwei  Punkte  1,3  Volt  und  2,2  Volt,  bei 
welchen  entsprechend  H-resp.  Na-Ionen  an  der 
Kathode  neben  den  OH-Ionen  an  der  Anode 
entladen  werden.  Ferner  wurden  quantitative 
Messungen  des  an  den  beiden  Elektroden 
abgeschiedenen  Wasserstoffs  und  Sauerstoffs 
ausgeführt  und  konstatiert,  dass  an  der 
Anode  Wasserbildung  eintritt,  wodurch  sich 
mit  Sicherheit  feststellen  liess,  dass  wasser- 
freies Natriumhydroxyd  bei  der  Elektrolyse 
im  Schmelzfluss  glatt  in  Na  und  OH  zerfällt, 
welch  letzteres  die  bekannte  Reaktion  unter 
Bildung  von  H,0  und  O eingeht.  In  gleicher 
Weise  wurde  von  Le  Blanc  und  Brode991) 
das  geschmolzene  Aetzkali  der  Untersuchung 
unterworfen  und  als  Abscheidungspunkte 

I, 2  und  2,1  Volt  tür  H-  bezw.  Ka  Ionen 
gefunden.  Merkwürdigerweise  tritt  bei  dem 

5,s)  Her.  (1.  d.  citcm.  Ge*.  35.  3612. 

««)  Zu.  f.  E.  VIII,  S62. 

«•)  Zt*.  f.  E.  VIII,  759. 

3»)  Zts.  f.  E.  VIII,  591. 

,w)  Ann.  ehern,  pharm.  320,  231. 

*M)  Zl*.  f.  E.  VIII,  698. 

«0  Zl*.  f.  E.  VIII.  817. 
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Punkte  1,2  Volt  kein  Sauerstoff  an  der 
Anode  auf,  es  zeigte  sich  aber,  dass  derselbe 
zur  Bildung  von  Kaliumsuperoxyd  verbraucht 
wurde.  Einige  Ausstellungen,  die  Le  Blanc 
und  Brode  an  einer  früheren  Arbeit  von 
Sach  erüberdieElektrolysedesgeschmolzencn 
Natriumhydroxyds  machten,  weist  R. 
Lorenz113)  zurück. 

Das  Verhalten  des  Bleis  als  Anode  in 
Natriumhydroxydlösung  und  der  Elektrolyse 
bleioxydhaltiger  Natronlaugen  studierten 
K.Klbs  und  J.P’orsell133). — Zur  Herstellung 
der  vierwertigen  Bleisalze  ist  bekanntlich 
die  Elektrolyse  ganz  besonders  geeignet. 
Neuerdings  hat  K.  Elbs'13*)  auch  das  Plum- 
bichlorid  dargestellt,  indem  er  Salzsäure 
unter  Benutzung  einer  Blcianode,  welche  Uber 
einer  Kohlenanode  angebracht  war,  elektroly- 
sierte.  Die  Reaktion  verläuft  wohl  in  der 
Weise,  dass  an  der  Kohlenanode  entwickeltes 
Chlor  das  an  der  Bleianodc  in  hoher  Konzen- 
tration entstehende  Bleichlorid  ins  vierwertiges 
Bleichlorid  überfuhrt.  Ein  weiteres  Plumbi- 
salz,  das  Plumbiphosphat,  hat  F.  Fischer1*3) 
durch  Elektrolyse  von  Phosphorsäure  mit 
Bleianode  erhalten.  Colloidales  Quecksilber 
hat  J.  Billitzer1**)  durch  Elektrolyse  sehr 
verdünnter  Merkuronitratlösungen  mit  Platin- 
kathoden  gewonnen.  Die  Bedingungen  der 
Bildung  von  Zinnschwamm  und  Zinnkrystall 
bei  der  elektrolytischen  Zinnabscheidung 
hat  W.  Pfanhauser  jr.*37)  aufgefunden.  Die 
Schwammbildung  tritt  ein,  wenn  Zinnsalz- 
lösungen in  die  die  Kathode  umgebende, 
an  pimär  gebildeten,  stark  dissociicrten 
Salzlösungen  konzentrierte  Schicht  cindiffun- 
dieren,  daher  wird  durch  Flüssigkeitsbewegung 
die  Schwammbildung  vermindert.  Deutliche 
Krystallbildung  hingegen  tritt  ein.  wenn  der 
Elektrolyt  frei  ist  von  Kationen  solcher 
Leitungssalze,  welche  imstande  wären,  Alkali- 
hydroxyd  und  ähnliches  zu  bilden,  und  die 
Krystalle  sind  um  so  besser  gebildet,  je  kleiner 
das  Kathodenpotential  ist. 

Das  bekannte  Verfahren  von  C.  Luckowr 
zur  direkten  elektrolytischen  Herstellung  von 
unlöslichen  Salzen  und  Oxyden  aus  Metallen 
haben  M.  Le  Blanc  und  E.  Bindsched  1er13*) 
einer  näheren  Prüfung  bei  dem  Chromat 
unterzogen.  J.  Rieder131)  hat  die  Beob- 
achtung gemacht,  dass  beim  Nieder- 
schlagen von  Kupfer  auf  einer  Schwefel- 

=”)  Zu.  f.  E.  vill,  873. 

*»)  Zu.  f.  E.  VIII,  760. 

«*)  Zu.  f.  E.  VIII,  51z. 

5«)  Zu.  I.  E.  VIII,  39S. 

3!Ä)  Bcr.  d.  d.  chcm.  Ge».  35,  1929. 

»»)  Zu.  f.  E.  VIII,  41. 

■••)  Zu.  f.  E.  VIII,  255. 

»»)  Zu.  f.  E.  VIII,  370 


matrize  der  zur  Aulhängung  dienende  Kupfer- 
draht unter  Bildung  von  Schwefelkupfer  . 
zerstört  wird.  Andere  Metalle  sind  weniger 
befähigt,  in  Schwefelmetall  Uberzugehen. 
Natriumpermanganat  stellt  G.  J.  A.  Griner 
(D.  R.  P.  125  o6o)a*°)  durch  Elektrolyse  von 
Mangankarbid  in  Aetznatronlösung  her. 
Das  überschüssige  Aetznatron  entfernt  er 
durch  weitere  Elektrolyse,  wodurch  Na  an  die 
Kathode  wandert.  J.  H.  La  voll  ay  und 
G.  E.  Bourgoin  (D.  R.  P.  124986)*")  ver- 
wenden zur  Reinigung  von  Wassern  unlösliche 
Manganate  der  Erdalkalimetalle  unter  Mit- 
wirkung des  elektrischen  Stromes.  Auch 
zur  Rcinigungvon  Alkohol  und  zurGeschmack- 
verbesserung  von  Spirituosen  soll  das  gleiche 
Verfahren  Anwendung  finden.  Bleisuperoxyd 
erzeugt  die  Chemische  Fabrik  Griessheim- 
Elektron  (D.  R.  P.  124  412)1*1)  durch  Elektro- 
lyse von  wässerigen  Lösungen  von  Alkali- 
chloriden, welche  Bleiglatte  suspendiert 
enthalten,  mit  Anoden  aus  Platin  oder 
Kohle  und  Kathoden  aus  Eisen,  welche 
zur  Vermeidung  von  Reduktionswirkungen 
in  Pergament  eingehüllt  werden.  Ein 
Verfahren  zur  Wiedergewinnung  von 
Chromsäure  aus  Chromoxydsalzlösungen  auf 
elektrolytischem  Wege  hat  sich  F.  Darm- 
städter  D.  R.  P.  H7  949)1*3)  patentieren 
lassen. 

Analytische  Chemie. 

Von  Arbeiten  auf  elektroanalytischem 
Gebiete  ist  verhältnismässig  wenig  zu  be- 
richten. Wichtig  ist  eine  Publikation  von 
E.  Bindschedler1“)  über  die  Bestimmung 
von  Quecksilber  auf  elektrolytischem  Wege. 

In  dieser  Arbeit  wird  nachgewiesen,  dass 
die  Fällung  des  Quecksilbers  aus  schwefel- 
saurer Lösung  entgegen  den  Angaben  von 
Neumann  erst  nach  7 Stunden  vollständig 
wird.  Ebenso  wenig  ist  die  Füllung  aus 
cyankalischcr  Lösung  in  I Stunde  beendet. 

Sie  wird  auch  scheinbar  bei  einer  Dauer 
von  16  Stunden  noch  nicht  vollständig. 
Doch  rührt  dies  davon  her,  dass  infolge  der 
angewendeten  verhältnismässig  hohen  Strom- 
dichte eine  ziemlich  starke  Erwärmung  des 
Elektrolyten  eintritt,  wodurch  sich  Queck- 
silberverluste durch  Verdampfen  ergeben. 

Bei  niedrigen  Stromdichten  sind  die  Resul- 
tate dagegen  sehr  gut.  Will  man  mit  hohen 
Stromdichten  arbeiten,  so  erhält  man  auch 
brauchbare  Resultate,  wenn  man  nur  durch 

*«»)  Diese  Zeitschr.  IX,  III. 

Ul ) Diese  Zeitschr.  IX,  92. 

313)  Diese  Zeitschr.  IX,  45. 

***)  Diese  Zeitschr.  VIII,  257- 

*«)  Zu.  i.  E.  VIII.  329. 
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Zugeben  von  Wasser  dafür  sorgt,  dass  das 
Quecksilber  immer  von  Flüssigkeit  bedeckt 
ist,  damit  nicht  infolge  der  höheren  Tempe- 
ratur des  Elektrolyten  Quecksilber  verdunstet. 

— Die  elektroanalytische  Füllung  des  Cad- 
miums geschieht  nach  E.  H.  Miller  und 
R.  W.  Page3“)  am  besten  in  der  Weise, 
dass  man  0,2  g Cadmium  in  Form  des 
Chlorids  in  150  ccm  Wasser  löst,  so  viel 
Cyankalium  zusetzt,  bis  sich  der  Niederschlag 
eben  wieder  löst,  und  hierauf  während 
16  Stunden  einen  Strom  von  0,1 — 0,16  Amp. 
pro  100  qcm  einwirken  lässt.  Schädlich 
wirkt  ein  zu  grosser  Ueberschuss  von  Cyan- 
kalium sowie  grössere  Mengen  fremder  Salze. 

— Von  den  bisher  bekannten  Wismut- 
bestimmungsmethoden ist  nach  denVersuchen 
von  Hell34*)  die  Vortmann'sche  Methode 
noch  die  beste.  Bei  dieser  wird  das  Wismut 
gleichzeitig  mit  Quecksilber  als  Amalgam 
gefällt,  doch  muss  man  etwa  fünfmal  so  viel 
Quecksilber  als  Wismut  niederschlagen,  um 
einen  guten  Niederschlag  zu  erhalten.  Nach 
O.  Brunck34’)  gelingt  nun  die  Abscheidung 
festhaftenden  Wismuts  in  ganz  hervorragender 
Weise,  wenn  man  nach  folgender  Vorschrift 
arbeitet.  Als  Kathode  benutzt  man  die  von 
Winkler  vorgeschlagene  Platindrahtnetz- 
elektrode, der  Elektrolyt  ist  eine  mit  2 °/0 
(der  Metallmenge)  freier  Salpetersäure  an- 
gesäuerte Wismutnitratlösung  vom  Volum 
100  ccm.  Die  Elektrolyse  wird  mit  2 Volt 
ausgeführt,  bei  einer  Anfangstemperatur  von 
70—80“,  und  zwar  soll  bei  mehr  als  O.l  g 
Metall  die  anfängliche  Stromstärke  0,5  Amp., 
bei  weniger  als  0,05  g Metall  dagegen 
0,1  Amp.  nicht  überschreiten.  Nach  dem 
EinschaltendesStromeslässt  man  denElektro- 
lyten  sich  von  selbst  abkühlen,  wobei  gleich- 
zeitig die  Stromstärke  entsprechend  sinkt. 
Das  Wismut  schlägt  sich  als  hellgrauer, 
dichter  und  festhaftender  Niederschlag  von 
rötlichem  Stich  an  der  Netzelektrode  nieder. 
Bei  zu  grossem  Säurezusatz  scheidet  sich 
das  Metall  in  Krystallnädelchen  ab.  — Eine 
etwas  merkwürdige  elektrolytische  Trennung 
des  Kobalt  von  Nickel  hat  Dimitry  Bala- 
chowsky348)  angegeben.  Bei  derselben  wird 
das  Nickel  aus  einer  mit  Khodanammonium, 
Harnstoff  und  Ammoniak  versetzten  Acetat- 
lösung  durch  eine  Stromdichte  von  0,8  Amp. 
ausgefällt,  während  Kobalt  nicht  abgeschieden 
wird.  Der  Nickelniederschlag  besteht  aber 
nicht  aus  reinem  Metall,  sondern  enthält 

M)  Ciicm.  News.  84.  311. 

Zl*.  anßcw.  Chem.  l)cr.  1901. 

**r)  her.  d.  d.  chem.  Ges.  35.  1871. 

11 5 } I.'Klei  trochimie.  VIII.  10,  202.  Diese  Zls. 
IX.  42 


Schwefel  und  muss  durch  eine  zweite  Fällung 
nach  einer  der  bekannten  Methoden  bestimmt 
werden. 

Zur  Auffindung  und  Bestimmung  kleiner 
Mengen  von  Metallen  in  Nahrungs-  und  Ge- 
nussmittcln  eignet  sich  nach  L.  Medicus 
und  Mebold343)  die  Elektrolyse  ganz  be- 
sonders. Vor  der  Fällung  ist  es  natürlich 
nötig,  die  organische  Substanz  zu  zerstören, 
was  durch  Erhitzen  mit  konzentrierter 
Schwefelsäure  nach  Kjeldal  (jedoch  ohne 
Quecksilberoxydzusatz)  gelingt.  Ist  Zink  zu 
bestimmen,  so  benutzt  man  die  cyankalische 
Lösung,  welcher  etwas  Natriumhydroxyd  zu- 
gesetzt wird,  um  die  Mitfällung  von  Eisen 
zu  verhindern,  welches  immer  mit  anwesend 
ist.  Die  Fällung  des  Kupfers  lässt  sich  in 
schwefelsaurer  Lösung  vornehmen,  die  des 
Zinns  in  Lösung  mit  saurem  oxalsaurem 
Ammon.  Zur  Bestimmung  eines  Bleigehaltcs 
wird  der  Abdampfrückstand,  welcher  von 
der  Behandlung  der  organischen  Substanzen 
mit  konz.  Schwefelsäure  bleibt,  in  essigsaurem 
Ammoniak  gelöst,  das  Blei  mit  Schwefel- 
wasserstoff als  Sulfid  gefallt,  letzteres  in  Sal- 
petersäure gelöst  und  darauf  elektrolytisch 
als  Bleisuperoxyd  niedergeschlagen.  Bei  der 
quecksilberhaltigen  Lösung,  deren  Fällung 
bei  Schwefelsäurezusatz  durchgeführt  wurde, 
entstanden  Quecksilberverluste  infolge  der 
Bildung  von  Quecksilberamidoverbindungen. 
Eine  sehr  intersssantequantitative  Bestimmung 
von  Jod  neben  Brom  und  Chlor  durch  Elektro- 
lyse hat  E.  Müller311*)  gefunden.  Dieselbe 
beruht  auf  der  quantitativen  Oxydation  von 
Jod  in  alkalischer  Lösung  zu  Jodat  bei  einer 
Spannung,  bei  welcher  Brom  und  Chlor  noch 
nicht  oxydiert  werden  können.  Das  gebil- 
dete Jodat  lässt  sich  durch  Thiosulfat  be- 
stimmen. 

F.  Han  am  an35’)  hat  für  elektroana- 
lytische Zwecke  eine  Apparatur  angegeben, 
welche  alle  zur  Messung  und  Regulierung 
der  Stromgrössen  notwendigen  Vorrichtungen 
enthält. 

Organische  Elektrochemie- 

Das  grösste  Interesse  auf  diesem  Ge- 
biete beanspruchen  die  elektrolytischen  Re- 
duktionsprozesse, weil  sie  meist  auch  technisch 
wichtig  und  vielleicht  berufen  sind,  eine  be- 
deutende Rolle  in  der  organischen  Farbstoff- 
industrie  etc.  zu  spielen. 

Von  Nitrokörpern  haben  K.  Elbs  und 
Th.  Wohlfahrt353)  die  o-  und  p-Nitro- 

»»)  zts.  f.  E.  VIU.  690. 

B«rr.  tl.  d.  chem.  Ges.  35.  950. 

»«)  Zu.  f.  E.  VIII.  398. 

***)  Zu.  f.  E.  VIII.  789. 
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benzolsulfonsäure  in  alkalischer  Lösung  redu- 
ziert. Die  p-Sulfonsäure  lieferte  an  einer 
Nickeldrahtnetzelektrode  azo-  und  hierauf 
hydrazobenzoldisulfonsaures  Salz,  während 
die  o-Nitrobenzolsulfonsäure  in  alkalischer 
Lösung  einen  tiefgrünen  amorphen  Farbstoff 
und  nebenbei  o-Amidobenzosulfonsäure  sowie 
Benzidin-o-disulfosiiurc  ergab.  DasAmmoniak- 
salz  der  o Nitrosul fosäure  wurde  in  die  beiden 
letzten  Körper  übergeführt.  E.  Klappert*5*) 
hat  bei  der  Reduktion  von  m-Nitrophenol 
in  alkalischer  Lösung  m-Azophenol,  m-Amino- 
phenol  und  ein  rotbraunes  Harz  erhalten,  in 
saurer  Lösung  bildete  sich  m-Amidophenol- 
sul  fonsäure.  Die  Farbenfabriken  vormals 
F.  Bayer  & Cie.  (D.  R.  P.  121899)*“) 
stellen  aus  Nitrokörpern  Azo-  und  Hydrazo- 
körper  her,  indem  sie  der  Kathodenlauge 
alkalische  Lösungen  von  Zink,  Zinn  und 
Bleisalzen  zusetzen.  Nach  einem  weiteren 
Patent  (D.  R.  P.  1 21 900)  können  auch  solche 
Metalle  als  Kathoden  angewendet  werden, 
deren  Oxyde  in  Alkalilaugen  löslich  sind. 
Als  Elektrolyte  eignen  sich  auch  solche  Al- 
kalisalze,  welche  Alkalihydroxyde  an  der 
Kathode  liefern.  Die  Reduktion  des  Azoxy- 
benzols  nimmt  W.  Lob  (D.R  P.  122046)*“) 
zur  Erzielung  besserer  Ausbeuten  von  Ben- 
zidin in  salzsaurer  Lösung  mit  Zinnkathoden 
oder  unter  Zusatz  von  Zinnchlorür  vor.  Bei 
der  Darstellung  von  Azoxykörpern  durch 
Reduktion  aromatischer  Nitrokörperin  wässrig- 
alkalischer Suspension  kann  man  nach  dem 
Verfahren  der  Farbwerke  Höchst,  vormals 
Meister,  Lucius  und  Brüning,  auch  die 
Diaphragmen  entbehren,  wenn  man  eine  sehr 
grosse  Kathode  an  wendet  (D.  R.  P.  I 27  727)*“). 
Um  das  bei  der  Reduktion  von  Nitro-  und 
Azokörpern  verwendete  Zinn  aus  den  Lösungen 
der  erhaltenen  Amine  wieder  abzuscheiden, 
benutzen  C.  F.  Boehringer  und  Söhne 
(D.  R.  P.  123813)  die  Elektrolyse,  wobei 
18  Amp.  Stromdichte  pro  qdm  an  der  Ka- 
thode angewendet  werden.  In  gleicher 
Weise  wird  Kupfer  wieder  gewonnen,  welches 
auch  zur  Reduktion  von  Nitrokörpern  in 
saurer  Lösung  dienen  kann  (D.  R.  P.  127815). 
Nach  dem  Verfahren  von  C.  F.  Boehringer 
8:  Söhne  (D.  R.  P.  121 835)*®’)  werden  Azo- 
körper  dadurch  zu  Amin  reduziert,  dass 
man  sie  in  Salzsäure  gelöst  oder  suspendiert 
mit  Zinnkathoden  oder  bei  Gegenwart  von 
Zinnsalzen  der  Elektrolyse  unterwirft.  Den 
Einfluss  des  Kathodenmaterials  bei  der  elek- 

»»)  Zu.  f.  E.  VIII.  791. 

i»4)  Diese  Zeitscbr.  VIII.  aio. 

Diese  Zeitschr.  IX.  19. 

Diese  Zeitscbr.  IX.  157. 

*T)  Diese  Zeitscbr.  VIII,  210. 


trolytischen  Reduktion  aromatischer  Nitro- 
körper  bespricht  W.  Lob*5*).  Eine  ver- 
dienstvolle Zusammenstellung  des  gesamten 
Thatsachenmaterials  über  die  elektrolytische 
Reduktion  aromatischer  und  fetter  Nitro- 
körper  hat  Joh.  Möller*5*)  veröffentlicht. 

Die  schönen  Reduktionsversuche  von 
Carbonylverbindungen  hat  J.  Tafel  mit 
seinen  Schülern  fortgesetzt.  Mit  I..  Rei  ndl**°) 
erhielt  er  aus  Parabansäure  Hydantoinsäure 
bezw.  Aethylenharnstoff,  während  die  Dialur- 
säure  etwas  Oxytrimcthylenharnstoff  neben 
grösseren  Mengen  Trimethylenharnstoff  und 
Hydrouracil  lieferte.  Letzterer  Körper  ent- 
stand auch  bei  der  Reduktion  von  Uramil 
neben  amorphen  Substanzen,  ferner  aus 
Alloxan.  Bei  der  Reduktion  des  Strychnins 
erhielten  J.  Tafel  und  R.  Naumann’**)  bei 
niedriger  Temperatur  Tetrahydrostrychnin, 
bei  höherer  Temperatur  Strychnidin,  durch 
Wasserabspaltung  aus  ersterem  Körper.  Das 
Brucin  ergiebt  nur  Tetrahydrobrucin.  In 
Gemeinschaft  mit  K.  Eckstein’**)  reduzierte 
Tafel  das  Kamphersäureimid  zu  Kamphidon 
und  Kamphidin,  welche  Reaktion  der  Firma 
C.  F.  Boehringer  & Söhne  patentiert 
wurde  (D.  R.  P.  126196).  Die  von  J.  Tafel 
zu  seinen  Reduktionsversuchen  verwendeten 
elektrolytischen  Apparate  und  vergleichende 
Versuche  über  die  Reduktionswirkung  von 
Blei-  und  Quecksilberelektroden  werden  in 
einer  Mitteilung  von  J.  Tafel  und 
K.  Schmitz’**)  geschildert.  J.  Tafel  und 
E.  Pfeffermann*“)  haben  auch  Oxime  und 
Phenylhydrazone  reduziert  und  dabei  die 
nach  den  folgenden  Gleichungen  entstehenden 
Amine  erhalten 

RR.CNOH  -f  4 H — RR,  CNH,  -f-  H,0 
RR.CN  — NHC.H,  -f  4 H 
= RR,  CH  — NH,  -f-  C,H,  - NH, 

Die  elektrochemische  Reduktion  einer 
grösseren  Anzahl  von  Ketonen  haben  K.  Elbs 
und  K.  Brand**5)  durchgeführt.  Sie  be- 
nutzten dabei  Bleikathoden  und  arbeiteten 
in  alkalischer  bezw.  natriumacetathaltiger 
sowie  saurer  Lösung.  In  alkalischer  Losung 
lieferte  Aceton  eine  massige  Ausbeute  von 
Isopropylalkohol,  wenig  Pinakon,  dazu  Mesi- 
tyloxyd,  Phoron  und  andere  Kondensations- 
produkte; Acetophenon  ergab  das  Pinakon 
und  Methylphenylcarbinol;  Benzophenon  in 

*‘»)  zu.  f.  E.  vm,  77S. 

«»)  Diete  Zeltschr.  VIII,  239,  373.  IX,  7 u.  27. 

i»)  Bcr.  d.  d.  chem.  Ge§.  34,  3286. 

*«>)  Ber.  d.  d.  ehern.  Gei.  34,  3291, 

>«)  ßer.  d.  d.  chem.  Gei.  34,  3274. 

««)  Zu.  f.  E.  VIII,  2S1. 

Ui)  Ber.  d.  d.  chem.  Gei.  35,  1510. 

Mi)  ZU.  f.  E.  VIII,  783. 
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quantitativer  Ausbeute  Benzhydrol ; Phenyl- 
p • tolylketen  80  — 90  •/,  Phenyl-p-Tolyl- 
carbinol,  ebenso  verhielten  sich  Phenyl  und 
Xylylketon  und  Phenyl  -a  • Naphtylketon.  p- 
Oxybenzophenon  lässt  sich  dagegen  nicht 
reduzieren,  wohl  aber  sein  Benzoesäureester, 
aus  dem  das  entsprechende  Hydrol  entstand. 
In  saurer  Lösung  ergab  Aceton  Isopropyl- 
alkohol und  Pinakon;  Acetophenon  die 
gleichen  Produkte  wie  in  alkalischer  Lösung; 
Benzophenon  das  Pinakon  und  Benzhydrol, 
sowie  durch  Abspaltung  von  Wasser  infolge 
der  vorhandenen  Säure  a-und  (1  Benzpinakolin; 
Phenyl-p-tolylketon  bei  höherer  Temperatur 
last  nur  das  Pinakon;  Phcnyl-a-Naphtylkcton 
das  Phenyl  - a - Naphtyl  - jl  - Pinakolin.  Die 
Darstellung  von  tetraalkylierten  Diamidobenz- 
hydrolen  durch  Reduktion  der  entsprechenden 
Ketone  bezw.  Oxydation  des  Methankörpers 
auf  elektrolytischem  Wege  haben  F.  Esche 
rieh  und  M.  Moest”*)  beschrieben. 

Neuerdings  wendet  man  sich  in  er- 
höhtem Masse  den  elektrolytischen  Oxy- 
dationsprozessen zu,  obwohl  die  Resultate 
nicht  besonders  günstig  genannt  werden 
können.  P.  Pierron“*)  hat  durch  elektro- 
lytische Oxydation  von  o - Nitrotoluol  den 
o-Nitrobenzylalkohol,  durch  Oxydation  von 
m- Nitrotoluol  dagegen  m-Nitrobenzaldehyd, 
beide  Körper  aber  nur  in  geringen  Aus- 
beuten, erhalten.  Naphtalin  und  a-Naphta- 
linsulfosäure  wurde  von  A.  Panchaud  de 
Bottens“*)  mit  Platin-  und  Bleianoden  der 
Oxydation  unterworfen.  Aus  Naphtalin  er- 
hielt er  in  Acetonlösung  a-Naphtochinon 
und  einen  braunen  harzartigen  Körger,  in 
Eisessig-Lösung  entstand  Phtalsäure  in  sehr 
kleinen  Mengen.  ß-Naphtalinsu)fosäure  er- 
gab kein  fassbares  Produkt,  a-naphtalinsul- 
fosaures  Natrium  dagegen  Phtalsäure.  Bei 
der  elektrolytischen  Oxydation  der  p-Tol- 
uylsäure  in  alkalischer  Lösung  haben  H.  I.ab- 
hardt  und  R.  Zschoche“’)  Terephtalsäure 
in  kleinen  Mengen  und  durch  vollständige 
Verbrennung  Kohlensäure  erhalten.  Durch 
Elektrolyse  von  Salzsäure-  bezw.  brom- 
wasserstoffsäurehaltigem  Aceton  erhielt 
A.  Richard’“)  Monochlor-  und  Monobrom 
acetnn. 

Organische  Elektrolyte  hat  man  in  ge- 
ringer Anzahl  der  Elektrolyse  unterworfen. 
J.  Walker  und  J.  S.  Lumsden1")  haben 

:«<i  Zu.  I.  E.  VIII,  S49. 

w)  Ball.  soc.  ehern.  25,  852. 

«»)  Zt*.  f.  t.  VIII,  673. 

**)  Zt*  f.  K.  VIII,  93. 

,f0)  l.'Etekirochimie,  1002,  I.  Dic»e  Zeitschrift 
IX,  12. 

*rt)  Joura.  chem,  «oc.  79.  »197. 


die  Elektrolyse  des  Aethylkaliumsaizes  der 
Pimelinsäure  wiederholt  und  u-Dekandicar- 
bonsäureester  sowie  n Pentencarbonsäureester 
erhalten.  Eine  neue  elektrochemische  Re- 
aktion, die  Bildung  von  Alkoholen  bei  der 
Elektrolyse  von  fettsauren  Salzen  mit  Kalium- 
bicarbonat  beschreiben  H.  Hofer  und 
M.  Moest*”).  Ganz  besonders  interessant 
ist,  dass  hierbei  ein  bisher  unbekanntes  Pro- 
dukt der  Elektrolyse  des  essigsauren  Kaliums, 
nämlich  Methylalkohol,  aufgefunden  wurde, 
der  unter  geeigneten  Versuchsbedingungen 
bis  zu  90  •/»  der  Theorie  entsteht.  Bei  der 
Elektrolyse  von  kohlensaurchaltigem  Wasser 
will  J.  W'alther”*)  Oxalsäure,  Weinsäure, 
Zitronensäure,  Fruchtzucker,  Rohrzucker  ge- 
wonnen haben.  W.  Palmaer’“)  erhält  durch 
Elektrolyse  vonTetramethylammoniumchlorid 
und  -hydrat,  welche  in  flüssigem  Ammoniak 
gelöst  waren,  an  der  Kathode  blaue  Schlieren, 
welche  er  als  Auflösung  von  freiem  Tetra- 
methylammonium in  Ammoniak  anspricht. 

W.  Lob9”)  hat  durch  elektrisch  glühende 
Metalldrähte  O - Nitrotoluoldampf,  der  mit 
Wasserdampf  verdünnt  war,  in  Anthranil- 
säure  überführen  können.  Aus  Bcnzoldampf 
erhielt  er  Diphenyl  und  Diphenylbcnzol*”). 
W.  v.  Bolton*”)  hat  Versuche  ausgeführt, 
um  KohlenstotT  mit  Chlor  dadurch  direkt  zu 
vereinigen,  dass  er  einen  Lichtbogen  zwischen 
Kohlenspitzen  in  einer  Chloratmosphäre  über 
springen  liess.  Er  erhielt  dabei  Hexachlor- 
benzol in  geringen  Mengen  und  mit  einer 
andern  Versuchsanordnung  auchPerchloräth an. 
Ebenso  gelang  ihm  die  Darstellung  eines 
krystaliisierten  Körpers  mit  Brom.  Zu  dieser 
Arbeit  macht  R.  Lorenz”*)  einige  historische 
und  berichtigende  Anmerkungen. 

Sehr  interessante  Versuche  über  die 
Elektrolyse  animalischer  Gewebe,  welche 
Bordier  und  Gilet  ausgefuhrt  haben,  be- 
schreibt Ed.  Branly”*).  Nach  dem  Verfahren 
von  Graf  B.  Schwerin  werden  Zuckerrüben 
unter  Mithilfe  des  elektrischen  Stromes 
extrahirt  (D.  R.  P.  124430)*“). 

Die  Oxydation , Reduktion  und  Ein- 
wirkunganderer elektrolytisch  abgeschiedener 
Körper  auf  organische  Substanz  soll  nach 
dem  Verfahren  von  R.  Nithack  (D.  R.  P 
123  554)  in  der  Weise  durchgeführt  werden, 

1:1 ! t.iel>.  Aon.  3a},  284. 

’**)  Chcm.  Zip.  36,  763. 

»«)  Zu.  f.  E.  VIII,  739. 

•«)  Zu.  I E.  VIII,  775. 

»•'«)  Zu.  f.  E.  VIII,  777. 

»”)  Zu.  I.  E.  VIII,  165. 

>•■•)  Zu.  I.  E.  VIII.  203. 

r’’  !,' Electrochimie  1901.  VI,  80.  L>.  Zeiucai 
VIII,  208. 

>»;  D.  Zcilschr.  IX,  4-,. 
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dass  die  betreffenden  Körper  mit  Graphit 
zu  Staben  resp.  Platten  geformt  werden,  um 
hierauf  je  nach  der  beabsichtigten  Reaktion 
als  Anoden  oder  Kathoden  zu  dienen. 

Lltteratur. 

Von  imjahre  1902  erschienenen  Werken 
sind  zu  erwähnen:  Lehrbuch  der  Elektro- 
chemie, Sv.  Arrhenius,  deutsch  von 
H.  Euler.  — Uebungsbeispiele  für  die 
elektrolytische  Darstellung  chemischer  Präpa- 
rate, Dr.  K.  Elbs.  — Die  Gewinnung  des 
Aluminiums,  Ad.  Minet.  — Galvanoplastie 
et  Galvanostegie,  Ad.  Minet.  — Die  indu- 
strielle Elektrolyse  des  Wassers  etc.,  M.  U. 
Schoop.  — Die  Fabrikation  der  Bleich- 
materialien, V.Hölbling.  — Die  Cyankalium- 
Laugerei  von  Golderzen,  V.  Ernst.  — 
Die  Akkumulatoren,  Dr.  E.  Sieg.  — Die 
Elektrizität  in  den  Gasen,  Dr.  J.  Stark.  — 


Wissenschaftliche  Grundlagen  der  Elektro- 
technik, G.  Ferraris,  deutsch  von  Dr.  L. 
Finzi.  — Die  Elektrizität  und  ihre  An 
Wendungen,  Dr.  L.  Graetz.  — The  Elements 
of  physical  Chemistry,  H.  C.  Jonas.  — 
Geschichte  der  Metalle.  Dr.  A.  Rössing. 
Hand-  und  Hilfsbuch  zur  Ausführung  physiko- 
chemischer Messungen,  2.  Aufl.,  W.  Ostwald 
und  R.  Luther.  — Acht  Vorträge  über 
physikalische  Chemie.  J.  H.  van't  Hoff. 

— Grundriss  der  qualitativen  Analyse  vom 
Standpunkt  der  Ionentheorie,  W.  Höttger. 
Kalender  liir  Elektrochemiker,  sowie  technische 
Chemiker  und  Physiker,  Dr,  A.  Neuburger. 

— Acetylencentralen,  Dr.  H.  Vogel.  — 
Wegweiser  für  Acetylentechniker-  und  -In- 
genieure, D.  Bernat  und  Dr  C.  Scheel. 

— Schaltungsbuch  für  Schwachstromanlagen, 
Max  Lind n er. 


REFERATE. 


Die  Elektrochemie  auf  der  Weltausstellung  zu 
St.-Louis.  W.  E.  Goldsborough.  (Transact. 
Amer.  Elektrochem.  Soc.,  vol.  II,  pp.  153 — 156, 
1902.) 

Verfasser  macht  die  Mitglieder  der  neu  ge- 
gründeten Amerikanischen  Elektrochemischen  Ge- 
sellschaft im  Namen  der  Ausstellungskommissare 
darauf  aufmerksam,  welche  vorzügliche  Gelegen- 
heit sich  ihnen  auf  der  Weltausstellung  zu  St.-Louis 
böte,  der  Welt  ein  Bild  von  den  unzweifelhaft 
sehr  bedeutenden  Fortschritten  zu  geben,  welche 
die  elektrochemische  Industrie  in  Amerika  ge- 
zeitigt hat. 

Die  Ausstellungsbehörden  wollen  den  Aus- 
stellenden in  weitestem  Masse  entgegenkommen 
und  es  ihnen  ermöglichen,  gewisse  elektrolytische 
Prozesse  im  Kunstpalast  und  andere  wieder  im 
Palast  ftlr  Hüttenwesen  und  Metallurgie  vorzu- 
lühren;  alles  hingegen  kann  unterschiedslos  auch 
in  der  elektrotechnischen  Abteilung  ausgestellt 
werden,  von  der  die  eine  der  zu  bildenden  fünf 
Gruppen  der  Elektrochemie  geweiht  sein  soll. 

Klasse  434  dieser  Gruppe  ist  für  primäre 
Batterien  und  Akkumulatoren  bestimmt;  daselbst 
sollen  auch  Prüfungen  der  Ausstellungsprodukte 
auf  ihre  Leistung  hin  angestellt  werden.  Auch 
die  Fabrikation  der  Batterien  soll  vorgeführt 
werden. 

In  Klasse  435  werden  elektrolytische  Prozesse 
und  Instrumente  vorgeführt;  Elektroplattierung, 
F.lektrolypie  und,  was  noch  wichtiger  ist,  die  An- 
wendungen der  Elektrolyse  auf  die  Reduktion 
von  Erzen,  und  alles,  was  damit  in  Verbindung 
steht,  soll  dort  Platz  finden. 

Klasse  436  soll  elektrothermische  Instrumente 
und  Methoden  umfassen,  vor  allem  also  ein 
Bild  von  den  Leistungen  des  elektrischen  Ofens 


geben,  der  ja  in  immer  weiterem  Umfange  Ver- 
wendung findet.  Die  Anwendungen  des  elektrischen 
Lichtbogens  sind  dazu  angethan,  nicht  nur  den 
Fachmann,  sondern  ebenso  auch  den  Laien  zu 
fesseln. 

In  Klasse  437  sollen  schliesslich  die  An- 
wendungen der  Elektrizität  auf  die  technische 
Chemie  (Desinfizierung  von  Kloakenwasser,  Her- 
stellung von  Bleichpulver,  kaustischer  Soda, 
Salpetersäure,  Kaliumchlorat  etc.  etc.)  gezeigt 
werden 

Nicht  unerwähnt  möge  bleiben,  dass  die 
Eisenbahnlinien  während  der  Installationszeit  bis 
ins  Elektrizitätshaus  geleitet  werden  und  überall 
für  Krähnc  u.  s.  w.  gesorgt  werden  soll.  Eine 
grössere  Anzahl  Firmen  hat  bereits  ihre  Mit- 
wirkung zugesagt,  sodass  der  Erfolg  gesichert 
scheint.  2000  Pferdekräfte  stehen  den  Aus- 
stellern zur  Verfügung. 

Vorliegende  Einladung  ist  von  der  Ge- 
sellschaft sehr  sympathisch  begrlisst  worden. 

A.  G. 

Eine  neuartige  Konzentrationszeile.  H.  S. 

Carhart.  (Trans.  Am.  Electrochem.  Soc.,  vol.  I, 
pp.  105 — 109,  1902.) 

Verfasser  beschreibt  eine  Konzentrations- 
zelle, bei  der  das  Neue  und  Eigentümliche  darin 
besteht,  dass  die  Elektrode  in  der  verdünnten 
Losung  die  positive  Elektrode  ist  und  dass  der 
Strom  durch  die  Zelle  hindurch  vom  konzentrierten 
nach  dem  verdünnten  Elektrolyten  geht.  Eshandelt 
sich  um  Nickelelektroden  in  Losungen  eines  Nickel- 
salzes. Bisher  hat  Verfasser  allerdings  nur  das 
Sulfat  und  das  Chlorid  untersucht.  Ausserdem  ist 
die  elektromotorische  Kraft  dieser  Konzentrations- 
zelle bedeutend  grosser,  als  die  als  gültig  ange- 
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nommene  Nernst'sche  Formel  angiebt,  wenn  man 
von  dem  Vorzeichen  absieht. 

Carhart  erklärt  alle  Konzentrationszellen 
vermittelst  der  an  den  Berührungsstellen  ver- 
schiedener Substanzen  herrschenden  thermo- 
elektromotorischen  Kräfte.  Er  hat  festgestellt, 
dass  das  thermoelektrische  Vermögen  eines 
Metalles  und  seiner  Salzlösung  wächst,  wenn  die 
Konzentration  der  Losung  zunimmt.  Bei  Nickel- 
konzentrationszellen ist  nun  die  elektromotorische 
Kraft  mindestens  zehnmal  so  gross  als  bei  der 
Zn  — Zn  SO.  Konzentrationszelle  und  ausserdem 
entgegengesetzt  gerichtet.  Dieses  Verhalten  erklärt 
sich  in  ungezwungener  Weise  auf  Grund  der 
Auffassung  solcher  Zellen  als  Thermoelemente. 

A.  G. 

Darstellung  von  Alkalllaugen  und  Chlor  ver- 
mittelst des  troekenen  elektrolytischen  Ver- 
fahrens. C.  E.  Acker.(Trans.  Am.Electrochem. 
Soc.,  vol.  I,  pp.  165—175.  1901.) 

Verfasser  beschreibt  einen  elektrischen  Ofen, 
der  aus  einem  unregelmässig  geformten  Guss- 
eisenkasten besteht;  derselbe  ist  in  drei  Abteilungen 
geteilt,  von  denen  die  eine  verhältnismässig 
gross  und  mit  Magnesia  verkleidet  ist,  das  ge- 
schmolzene Salz  enthält  und  also  die  Zersetzungs- 
kammer darstellt.  Am  Boden  dieser  Kammer  ist  ein 
flachet  Bleikörper  angebracht,  der  auch  in  die 
anderen  Kammern  hineinreicht  und  sich  un- 
aufhörlich in  einer  Richtung  nach  dem  einen 
Ende  der  Zersetzungskammer  bewegt,  wo  er 
durch  einen  kurzen  Kanal  hindurch  in  eine  der 
kleinen  Kammern  geht.  Von  hier  aus  wird  er 
in  die  Höhe  gehoben  und  Uber  eine  Scheide- 
wand hinweg  in  die  nächste  kleine  Kammer 
befördert,  von  wo  aus  er  wieder  in  die  erste 
Kammer  getrieben  und  in  Kontakt  mit  dem  Salz 
gebracht  wird.  Diese  Kreisbewegung  wird  durch 
einen  einem  Dampfinjektor  ähnlichen  Apparat 
bewirkt.  Auf  diese  Weise  werden  reiche  Le- 
gierungen von  Natrium  und  Blei  dargestellt.  Diese 
Legierungen  lassen  sich  in  wasserfreie  Soda  und 
Blei  verwandeln,  wenn  man  in  die  Masse  der 
geschmolzenen  Legierung  Dampf  injiziert. 

Acker  giebt  ein  Verfahren  an,  diesen  Ofen 
in  Thätigkeit  zu  setzen,  bei  dem  ein  sehr  starker 
elektrischerStrom  von  niedriger  Spannung  verwandt 
wird  und  alle  Schwankungen  vermieden  werden. 
Die  Temperatur  steigt  allmählich  an,  das  Bad 
erwärmt  sich  und  wird  flüssig.  Dann  kann  der 
Ofen  zu  arbeiten  anfangen:  Chlor  wird  an  den 
Anoden  in  grosser  Menge  freigemacht  und  Natrium 
an  der  Bleikathode  niedergeschlagen.  A.  G. 


Elektrolytische  Auflösung  löslicher  Met&ü- 
anoden.  — Woolsey  Mc  A.  Johnson.  (Trans- 
act. Am.  Elektrochem.  Soc.,  vol.  II,  pp.  170 
bis  174,  190z.) 

Verfasser  setzt  eine  Theorie  der  elektro- 
lytischen Auflösung  löslicher  Anoden  auseinander, 
die  flir  ihn  von  grossem  praktischem  Nutzen  ge- 
wesen ist  und  sich  auf  folgende  bekannte  Fakta 
gründet : 

t.  Jedes  Metall  hat  eine  gewisse  Losungs- 
spannung,  die  abhängig  ist  von  seiner  Temperatur 
und  physikalischen  Beschaffenheit,  sowie  von  der 
Natur  der  Losung,  in  der  es  sich  befindet. 

2.  Jedes  Metall  hat  eine  spezifische  elektrische 
Leitfähigkeit. 

3.  Wenn  ein  Metall  mit  einem  anderen 
legiert  wird,  so  werden  diese  beiden  Eigenschaften 
ganz  erheblich  modifiziert. 

Da  bei  der  Vereinigung  von  Metallen  zu 
Legierungen  meistens  Wärme  entwickelt,  also  die 
freie  Energie  und  damit  die  Lösungsspannung 
vermindert  wird,  so  ist  die  resultierende  Legierung 
viel  schwerer  löslich.  Dasselbe  gilt  auch  von 
Karbiden,  Sulfiden  und  Siliciumverbindungen, 
die  sich  bei  weitem  nicht  so  leicht  auflosen  wie 
das  reine  Metall. 

Besonders  wichtig  ist  es  auch,  dass  Le- 
gierungen im  allgemeinen  eine  sehr  niedrige  Leit- 
fähigkeit besitzen.  Wenn  sich  z.  B.  auf  der 
Anode  ein  Teilchen  Silberkupferlegicrung  bildet, 
so  hat  der  Strom  durch  dieses  Teilchen  einen 
Nebenschluss  und  löst  schliesslich  das  dahinter 
liegende  Kupfer  auf.  Wenn  man  hingegen  eine 
»zweimetallische«  Anode  benutzt,  d.  h.  eine 
Kupferplatte,  neben  der  eineSilberplatteangebracht 
ist,  die  nur  den  zweihundertsten  Teil  so  gross 
ist,  so  kann  man  leicht  sich  davon  überzeugen, 
dass  das  Silber  bei  einer  viel  geringeren  Strom- 
dichte  in  Lösung  geht,  als  dies  bei  einer  legierten 
Anode  der  Fall  ist. 

Auf  diese  Weise  erklärt  Verfasser  an  der 
Hand  verschiedener  Beispiele  das  eigentümliche 
elektrochemische  Verhallen  der  an  Anoden  vor- 
handenen Verunreinigungen.  Aus  diesem  Grunde 
kann  man  grosse  Vorteile  bei  der  Läuterung  des 
Kupfers  erzielen,  wenn  man  die  Anoden  vorher 
geeignet  behandelt,  und  ist  cs  anzuempfchlen, 
die  Anode  sorgfältig  mel allographisch  zu  prüfen 
und  die  verschiedenen  Legierungen  und  Ver- 
bindungen, die  entstehen  können,  eingehend  in 
Erwägung  zu  ziehen,  um  die  einfachsten  Ver- 
hältnisse darzustellen,  die  in  jedem  einzelnen 
Falle  möglich  sind.  A.  G. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Befestlgungswelse  für  Anoden  an  sich  drehen- 
den Anodenwellen.  — Sally  Mamohn  in  (fron- 
Gerau  uud  Henry  Welte  in  Frankfurt  a.  M.  — 
D.  R.  P.  No/  132000. 

In  das  untere  Ende  der  die  Anodenwelle  b urn- 


schliessendcn  Hülse  / ist  eine  Kappe  r eingesetzt,  deren 
Mantsch  durch  den  Verbindungsbolzen  f>  fest  gegen  die 
Stirnfläche  der  Welle  b und  der  Httlac  / angepresst 
wird,  während  ihr  rohrförmiger  Ansatz  die  Welle  b um- 
schlieast.  An  das  untere  Ende  des  Bolzens  />  wird  die 
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Anode  angeschraubt.  Durch  die  Anbringung  der  Kappe 
toll  daa  Eindringen  von  ElektrolytflUssigkcit  iwitcben 
Welle  und  Hülse  verhindert  werden. 

Gewinnung  von  Zink«  Blei,  Kupfer,  Nlekel, 
Kobalt  aus  schwefelhaltigen  Erzen  oder 
HQltenprodukten.  — Friedrich  Darmstädler  in 
Darmstadt.  — D.  R.  P.  No.  132205. 

Man  hat  verschiedentlich  Versuche  rur  direkten 
Verarbeitung  von  Blende  auf  Zink  gemacht,  und  zwar 
durch  Erhitzen  derselben  mit  Eisen  bezw.  mit  Eisenoxyd 
und  Kohle,  wobei  als  Endprodukte  metallisches  Zink 
und  Schwefeleisen  entstehen.  Die  hierzu  verwendeten 
Apparate  haben  sich  jedoch  nicht  bewährt.  Es  soll 
daher  die  Erhitzung  im  elektrischen  Ofen  vorgenommen 
werden.  Bei  der  grossen  Hitze  desselben  erhält  man 
such  bei  grossem  Kohlenüberschuss  eine  leichtflüssige 
Schlacke,  während  andererseits  den  Zinkdämpfen  von 
fremden  Gasen  nur  Kohlenoxyd,  tuweilen  auch  mehr 
oder  weniger  Schwefeldioxyd  beigemengt  ist.  Bei  Ver- 
wendung des  elektrischen  Ofens  kann  man  statt  Eisen- 
oxyd auch  andere  oxydische  Zuschläge  mit  dem  gleichen 
Erfolg  verwenden.  Mischt  man  z.  B.  die  Blende  mit 
Kalk  und  Kohle,  so  entsteht  Schwefelcalcium  als  flüssige 
Schlacke,  während  Zink  überdestilliert.  Einen  ähnlichen 
Effekt  erzielt  man,  wenn  man  andere  oxydische  Substanzen, 
wie  Thonerde,  Magnesia,  Kiesebäure  und  andere  Metall- 
oder Metalloid-Oxyde  oder  deren  Verbindungen  als  Zu- 
schläge verwendet.  So  eignen  sich  z.  B.  sehr  gut  viele 
natürliche  Gesteine,  wie  Feldspat  etc.  Enthält  die 
Blende  viel  oxydische  Gangart,  so  ist  unter  Umständen 
Rar  kein  weiterer  Zuschlag  nötig,  ausser  Kohle,  um  das 
Zink  abzutreiben.  Giebt  man  gleichseitig  mit  der  Blende 
oxyditches  Zinkerz  in  den  Ofen,  so  wird  dasselbe  mit 
reduziert. 

Erhitzt  man  die  Blende  ohne  Kohlensusatz  nur  mit 
Zuschlägen  der  genannten  Art  bezw.  beim  Vorhandensein 
der  geeigneten  Gangart  ganz  für  sich  im  elektrischen 
Ofen,  so  findet  durch  Einwirkung  der  oxydischen  Sub- 


stanzen eine  Umwandlung  in  Zinkoxyd  statt  Das  letztere 
kann  man  dann  — eventuell  nach  Trennung  von  den 
Schlacken  — auf  hüttenmännischem  oder  elektrochemi- 
schem Wege,  nass  oder  trocken,  zu  metallischem  Zink 
verarbeiten  oder  zur  Herstellung  beliebiger  Zi  ikvtr- 
bindungen  benutzen. 

In  gleicher  Weise  wie  Zinkblende  kann  man  auch 
andere  schwefelhaltige  Erze  bezw.  Erzgemische  und 
Hüticnprodukte  verarbeiten,  z.  B.  die  schwefelhaltigen 
Verbindungen  des  Bleies,  Kupfers,  Nickels,  Kobalts, 
Antimons  u.  s.  w.  Bei  Behandlung  mit  oxydischen 
Zuschlägen  und  Kohle  können  die  betreffenden  Metalle 
entweder  in  flüssigem  Zustande  gewonnen  oder  aU 
Dämpfe  abgetrieben  werden. 

Verfahren  zur  Herstellung  vonSllberelektroden 
für  alkalische  Slromsammler.  — Dr.  Rudolf 
Gahl  in  Hagen  i.  W.  — D.  R.  P.  No.  132330. 

Die  Elektrode  wird  sus  einer  Mischung  von  ge 
«chmolzenem  Clilorsilber  und  Chlorblei  hergestellt. 
Sodann  wird  die  Elektrode  in  Alknlilauge  behufs  Ent- 
fernung des  Saurcradtksls  der  reduzierenden  Wirkung 
des  elektrischen  Stromes  nusgesetzt  und  schliesslich,  um 
das  Blei  zu  entfernen,  in  neuer  Lauge  sls  Anode  der 
Wirkung  des  elektrischen  Stromes  unterworfen. 

Verfahren  zur  Herstellung  einer  die  Sammler- 
elektrode vollständig  umsehllessenden  Cellu- 
loidhülle. — Baron  Henry  Texter  d' Arnoult  in 
Paris.  — D.  R.  P.  No.  132373. 

Der  mit  wirksamer  Masse  gefüllte  Masseträger  wird 
auf  beiden  Breitseiten  mit  gelochten,  über  die  vier 
Rabmenseiten  desMaBseträgers  hinwegragenden  Celluloid- 
blättern  bedeckt.  Sodann  wird  die  so  von  den  Celluloid- 
hläilern  gebildete,  den  Masseträger  umlaufende  Rinne 
mit  Celluloidputver  ausgefüllt  und  letzteres  mit  Aceton 
angefeuchtet,  um  zusarmnenrubackcn  und  sich  fest  mit 
dem  Rahmen  des  Masaeträgcrs  und  den  Celluloidblättcrn 
zu  verbinden. 

Verfahren  zur  Formierung  positiver  Plantö- 
Polelektroden  unter  Anwendung  verdünnter 
Ammoniaklösung.  — Dr.  Franz  Peters  in  Westend- 
Berlin.  — D.  R.  P.  No.  132450. 

Platten  irgend  welcher  Bauart  aus  metallischem  Blei 
werden  als  Anoden  in  ein  elektrolytisches  Bad  gehängt, 
das  höchstens  2 Prozent  Ammoniak  enthält.  Als  Lösungs- 
mittel des  Ammoniaks  kann  Wasser,  Alkohol  oder  eine 
andere  Flüssigkeit  benutzt  werden.  Der  Ammoniaklösung 
können  Salzlösungen  in  dem  Masse  zugesetzt  werden, 
dass  der  Salzgehalt  der  so  erhaltenen  Formier  flüssig- 
keit  niedriger  ist,  als  die  gleichzeitig  darin  vorhandene 
Ammoniakmenge. 

Verfahren  zur  Herstellung  vonSchwefelkupfer- 
barren  für  Thermosflulen.  — Eugene  Hemme 
und  Charles  Friend  Cooper  in  Paris.  — D.  R.  P. 
No.  132476. 

Gegossene  Stücke  von  Scliwefelkupfer  werden  «1er 
Einwirkung  von  Schwefeldämpfen  unterworfen  und  dann 
bei  Luftabschluss  geglüht.  Dabei  werden  die  frei  werden- 
den Schwefeldämpfe  durch  daneben  gestellte  Rieche  von 
Kotkupfer  absorbiert 

Um  das  Schwefelkupfer  gegen  oxydierende  Einflüsse 
widerstandsfähiger  zu  machen,  wird  demselben  beim 
Schmelzen  zweckmässig  eine  bestimmte  Menge  Schwefel- 
cisen  beigefilgt. 
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ALLGEMEINES. 


V.lnternatlonaler  Kongress  für  angewandte 
Chemie,  Berlin  1903  (2.-8.  Juni  im  Reichstags- 

gebflude).  Die  Versendung  von  nahezu  60000  bin- 
ladungen  zu  dem  zum  ersten  Male  auf  deutschem  Iioden 
tagenden  V.  internationalen  Kongress  für  angewandte 
Chemie  ist  nunmehr  beendet.  Diejenigen  Fachgenossen 
und  Interessenten,  welchen  bisher  (vielleicht  wegen  un- 
bekannter Adresse)  keine  Einladung  zugegangen  ist. 
würden  gut  tliun,  sich  baldmöglichst  an  das  Bureau 
des  V.  internationalen  Kongresses  für  ange- 
wandte  Chemie,  Charlottenburg,  Marchstr.  21, 
zu  wenden.  Da  die  Ausgabe  von  Karten  für  die  zahl- 
reichen Veranstaltungen  der  Kongressleitung  nur  eine 
beschränkte  ist  und  es  sich  schon  jetzt  Ubersehen  lässt, 
dass  die  Beteiligung  seitens  der  in-,  und  ausländischen 
Fachgenossen  die  gehegten  Erwartungen  übersteigen 
wird,  so  ist  eine  rechtzeitige  Anmeldung  zum  Kongresse 
dringend  su  empfehlen.  Der  Mitglicdsbeitrag  beläuft 
sich  auf  20  M.  Die  für  diesen  gelieferte  Mitgliedskarte 
berechtigt  zur  Teilnahme  an  sämtlichen  Sitzungen  des 
Kongresses,  zum  Empfange  aller  Drucksachen  und  Be- 
richte und  zur  Beteiligung  an  allen  festlichen  Veran- 
staltungen mit  Ausnahme  des  Festbanketts  im  Zoolo* 
gischen  Garten,  für  welches  seitens  der  beteiligten 
Damen  und  Herren  20  M.  su  entrichten  sind.  Damen* 
karten  für  Kongressteilnehmerinnen  werden  zum  Preise 
von  15  M.  ausgegeben.  Bei  Bestellung  derselben  wolle 
man  nicht  vergessen,  anzugeben,  ob  die  betreffende 
Dame  auch  an  dem  Bankett  teilzunehmen  gedenkt. 
Den  Vertreten)  von  Fach-  und  Tagesblättern  stehen 
auf  Wunsch  Freikarten  zur  Verfügung,  welche  zum  Be- 
suche der  Hauptversammlungen  und  Sektionsberntungen 
im  Keichstagsgebäude  berechtigen.  Gegen  Angabe  ihrer 
Adresse  an  das  obengenannte  Bureau  des  Kongresses 
erhalten  alle  Interessenten  eine  Broschüre,  welche  ein- 
gehende Mitteilungen  über  den  Kongress  sowie  ein 
Anmeldeformular  zur  Mitgliedschaft  enthält  Diejenigen 
Kongressmitglieder,  welche  an  Stelle  von  20  M.  einen 
Beitrag  von  too  M.  und  mehr  zahlen,  werden  als 
»Förderer«  des  V.  internationalen  Kongresses  für  an- 
gewandte Chemie  in  einer  besonderen  Mitgliederliste 
namhaft  gemacht. 

Grossherzogllche  Technische  Hochschule  zu 
Darmst&dt.  Verzeichnis  der  Vorlegungen  und  Uebungcn 
Uber  Chemie  einschliesslich  Elektrochemie  und 
Pharmazie  im  Sommersemester  1903.  Beginn  des 
Sommersemesters  am  2t.  April  1903.  Anorganische 
Kxperimcntalchemie,  Geh.  Hof  rat  Prof.  Dr.  Staedel, 
6 St.  — Chemisches  Praktikum,  derselbe  in  Gemein 
schaft  mit  Prof.  Dr.  Kolb,  Prof.  Dr.  Hejrl  und  Dr. 
Keppeler*).  — Elektrochemie, Prof.  Dr.  Dieffenbach. 
2 St.  — Chemische  Technologie,  der«e!be,  2 St.  — 
Metallurgie,  derselbe,  2 St.  — Elektrochemisches 
Kolloquium,  derselbe  in  Gemeinschaft  mit  Dr  Neu- 
mann und  Dr.  Wintcler,  1 St.  — Chemisches  Prakti- 
kum für  Elektrochemiker,  dieselben*).  — Elektro- 


chemisches Praktikum,  dieselben*)-  — Chemisch-tech- 
nisches Praktikum,  dieselben*).  — Ausgcwählte  Kapitel 
aus  der  organischen  Chemie,  Prof.  Dr.  Finger,  2 St.  — 
ThcerfarbstofTe,  derselbe,  4 St.  — Praktikum  im  Lnbo 
ratorium  für  organische  Chemie,  derselbe*).  — Analytische 
Chemie  I,  Prof.  Dr.  Kolb,  2 St.  — Methoden  der 
organischen  Analyse,  derselbe.  1 St.  — Kolloquium 
über  anorganische  Chemie,  derselbe.  I St.  — Chemisch 
technische  Untersuchung  der  Nahrungsmittel,  Genuss- 
mittel  und  Gcbrauchsgegenstinde,  Prof.  Dr.  Sonne. 

1 St.  — Elemente  der  organischen  und  Agrikultur 
chemie,  Prof.  Dr.  Heyl,  3 St.  — Pharmazeutische 
Chemie,  derselbe,  2 St.  — Ausmittelung  der  Gifte, 
derselbe,  1 St,  — Untersuchen  von  Nahrungsmitteln. 
Genussmiticln  und  Gebrauchsgegenständen,  Prof.  Dr 
Weller,  8 St.  Uebungen,  1 Su  Vortrag.  — Hütten- 
männische Probierkunst,  Privatdozent  Dr.  Neu  mann. 

2 St.  Vortrag  und  Uebungen.  — Eieklroanalyse.  der 
selbe,  l St.  — Theoretische  Chemie,  Teil  II,  Pnvai- 
dozent  Dr.  Vau  bei,  2 St.  — Uebungen  zur  theore- 
tischen Chemie,  derselbe,  3 St.  — Stöchiometrische  Be- 
rechnungen, derselbe,  l St.  — Chemie  der  Gase,  Pnyat- 
dozent  Dr.  Keppeler.  1 St.  — Chemische  Technologie 
der  Gespinnstfnsern.  Privatdozent  Dr.  Schwalbe, 

1 St.  — Physikalische  Chemie,  Teil  II,  Privatdozent 
Dr.  Kudolphi,  2 St.  — Physikalisch  - chemische« 
Kolloquium,  derselbe,  alle  14  Tage  1 */*  St.  — Physika- 
lisch-chemische Uebungen  und  Arbeiten,  derselbe,  Zeit 
nach  Vereinbarung.  — ■ Geologie,  Geh.  Oberbergrat  Prof. 
Dr.  l.epsius,  2 St.  — Mineralogisches  und  geologisches 
Praktikum,  derselbe,  2 St.  — Botanik,  Prof.  Dr.  Schenck, 

3 St.  — Ausgewählte  Kapitel  aus  der  Botanik,  derselbe, 
an  geeigneten  Tagen,  durchschnittlich  alle  14  Tage 

2 St.  — Botanisch-mikroskopische  Uebungen,  derselbe, 

3 St.  — Anleitung  zum  Untersuchen  und  Bestimmen 
ofh/ineller  Bilanzen,  derselbe,  2 St.  — Anleitung  zn 
selbständigen  Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Botanik, 
derselbe,  nach  Verabredung.  - — Pharmakognosie.  Ober- 
medisinaltat  Krauser,  l St.  Vortiag,  l St.  Uebung. 

Eine  neue  Verwendung  des  Aluminiums. 

Es  Ist  bekannt,  dass  Aluminium  gegen  Feite  und  Fett- 
säuren, selbst  in  der  Wärme  und  bei  Luftzutritt,  sehr 
widerstandsfähig  ist,  wahrend  Gefässe  aus  Kupfer  und 
Kupfcrlegicruogen,  die  man  fast  in  allen  Stearinfabriken 
trifft,  von  den  Fettsäuren  angegriffen  werden.  Schon 
dem  Auge  verrät  sich  die  leichte  Angreifbarkeit  des 
Kupfers  durch  grüngefärbte  Abfallfette  und  durch 
Flecken  von  grünen  Kupferverbindungen  an  den  Ge- 
fä«sen  P.  Pnstrovich,  der  Direktor  einer  grösser« 
Wiener  Kerzen-,  Seifen-  uud  Oleo-Margariafabrik,  be- 
richtet Über  seine  Erfahrungen  Über  praktische  An- 
wendung von  Aluminium  statt  Kupfer.  Die  Platten 
der  Stearinwarenpressen  sind  billiger  und  haltbarer  aus 
Aluminiumblech;  Geräte,  wie  Schöpfer,  Rührer  u.  s.  w\. 
aus  Aluminium  erwiesen  sich  weit  haltbarer  als  solche 
au«  Kupfer. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Vom  April  dieses  Jahres  ab  wird  im  Vertage  von 
Johann  Ambroaiu«  Barth  in  Leipzig  eine  „Zeit- 
schrift für  wissenschaftliche  Photographie, 
Photophysik  und  Photochemie“  erscheinen,  die 
neben  der  eigentlichen  wissenschaftlichen  Photographie 

*)  Das  Laboraloriata  ist  au  allen  Wochentagen  •u'gcnoaiHi«» 
Samstag)  vormittags  8— it  und  nachmittags  t — } l’hr  geöffnet. 


alle  Erscheinungen,  die  mit  der  Physik  und  Chemie 
der  Strahlung  Zusammenhängen,  ganz  besonders  aber 
die  Spektroskopie,  in  den  Bereich  ihrer  Betrachtung 
ziehen  wird.  Abonnementspreis  für  den  aus  12  Heften 
bestehenden  Band  20  Mk.  Die  Zeitschrift  wird  unter 
besonderer  Mitwirkung  von  Professor  H.  Kayscr  in 
Bonn  herausgegeben,  von  Dr.  Englisch-Stuttgart  and 
Dr.  Sc  hau  m-Marburg. 
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Jahrbuch  der  Elektrochemie,  Heramgegeben  von 
Dr.  Heinrich  Danneel,  Privatdozent.  8.  Jahrgang, 
Halle  a.  S.  1902,  Verlag  von  Wilhelm  Knapp. 
Preis  24,—  M. 

Die  Leser  dieser  Zeitschrift  kennen  unsere  Ansicht 
über  dieses  verdienstvolle  Werk  aus  den  früheren  Be- 
sprechungen bereits  hinreichend.  Es  wird  deshalb  ge- 
nügen, wenn  wir  auf  das  Erscheinen  der  neuen  Auflage 
hiermit hinweisen.  Die  Pflicht  derGerechtigkcit  zwingt  uns, 
noch  besonders  zu  konstatieren,  dass  unter  der  neuen 
Redaktion  der  Ton  ein  besserer  geworden  ist.  Selbst 
die  Arbeiten  der  Gegner  der  modernen  Theorieen  werden 
besprochen  und  vom  Standpunkte  dieser  Theorieen  au* 
beurteilt  — wus  jedenfalls  dem  Ansehen  der  Referenten, 
sowie  demjenigen  des  Werkes  forderlicher  ist,  als  die 
früher  so  beliebten  Worte  wie  Leithammel,  u.  s.  w. 
Niethammer,  Professor  Dr.  f.  Elektrotechnisches 
Praktikum  fQr  Ingenieure  und  Studierende. 
Mit  523  Abbildungen.  Stuttgart,  1902,  Verlag  von 
Ferdinand  Enke.  Preis  9, — M. 

Der  Verfasser  dieses  Werkes  iit  von  der  gesunden 
Ansicht  ausgegangen,  dass  für  den  Praktiker  alle  Theorie 
von  Uebel  ist.  Jeder  Elektrochemiker,  dem  die  Ent- 
wickelung seiner  Wissenschaft  am  Herzen  liegt,  wird 
diesen  Satz  voll  und  ganz  unterschreiben  können.  — 
Ist  doch  an  dem  Stillstand,  der  auf  dem  einst  so  hoff- 
uungsfreudig  begrüssten  Gebiete  der  Elektrochemie 
nunmehr  eingetreten  ist,  in  erster  Linie  die  Thätigkeit 
der  Theoretiker  schuld.  Jedes  einzelne  Werk  auf 
chemischem,  elektrochemischem  und  auch  elektro- 
technischem Gebiete,  das  von  praktischen  Gesichts- 
punkten ausgeht,  ist  deshalb  mit  Freuden  zu  bcgrltssen. 
Dos  vorliegende  Buch  behandelt  nun  alle  für  denjenigen, 
der  sich  in  die  praktische  Elektrotechnik  einurbeiten 
will  — und  jeder  Elektrochemiker  muss  das  thun  — 
nötigen  Kenntnisse  in  ausführlicher  und  klarer  Dar- 
stellung. Wir  können  dasselbe  mit  gutem  Gewissen  als 
einen  brauchbaren  Führer  empfehlen. 

Les  Mols  seientlflque  et  Industrie!,  Paris, 
Kue  nouvelle  8,  wird  im  Laufe  dieses  Jahres  vier 
grössere  Monographien  mit  reichen  bibliographischen 


Notizen  veröffentlichen.  Die  erste  dieser  Monographien 
wird  der  Herstellung  von  Schmiedeeisen  und  Stahl  im 
elektrischen  Hochofen  gewidmet  sein.  Diese  Mono- 
graphie wird  eine  grosse  Zahl  von  Zeichnungen  und 
EMänen  sowie  kritische  Auslastungen  von  verschiedenen 
Persönlichkeiten  enthalten.  Diese  Monographie  erscheint 
bereits  Ende  dieses  Monats.  Die  zweite  Monographie 
wird  sich  mit  «1er  industriellen  Anwendung  der  Külte 
beschäftigen 

Hofmann,  Professor  Dr.  Karl.  Die  radio- 
aktiven StofTe  nach  dem  gegenwärtigren 
Stande  der  wissenschaftlichen  Erkenntnis. 

Leipzig,  1903,  Verlag  von  Johann  Ambrosius  Barth. 

Preis  1,60  M. 

Die  merkwürdigen  Erscheinungen  der  sogenannten 
Radioaktivität  haben  schon  vor  einigen  Jahren,  als 
Becquerel  seine  grundlegenden  Arbeiten  veröffent- 
lichte, das  Interesse  der  weitesten  Kreise  erregt,  und 
die  wissenschaftliche  Erforschung  derselben  hat  in 
kurzer  Zeit  eine  grosse  Anzahl  neuer  Thatsachen  zu 
Tage  gefördert,  die  uns  erkennen  lassen,  das*  wir  heute 
am  Beginn  einer  neuen  Richtung  in  der  Entwickelung 
unserer  wissenschaftlichen  Kenntnisse  und  Anschauungen 
stehen. 

Wenn  es  unter  diesen  Umstanden  der  Verfasser 
unternommen  hat,  durch  vorliegendes  Werk  die  Kennt- 
nisse von  den  radioaktiven  Stoffen  und  ihren  Wirkungen 
auch  in  den  Kreisen  zu  verbreiten,  die  diesem  Gebiete 
bisher  fern  gestanden,  so  hat  er  sich  damit  sicherlich 
eine  sehr  verdienstvolle  Aufgabe  gestellt.  Das  Werk 
enthält  einen  vollständigen  Ucberblick  Uber  unser  ge- 
samtes Wissen  von  den  Erscheinungen  der  Radioaktivität 
und  zwar  in  kurier,  prägnanter  Darstellung.  Trotz 
dieser  Kurze  wird  es  jedoch  auch  für  denjenigen  von 
Nutzen  sein,  der  sich  eingehend  Uber  das  vorliegende 
Gebiet  unterrichten  will  oder  der  es  durch  eigene 
Forschungen  weiter  auszubaucn  gedenkt.  Es  bietet 
nämlich  in  seinen  Fussnoten  eine  äitiserst  vollkommene 
und  sorgfältig  zusainmengestcllte  Liitcraturübersicht  dar, 
auf  Grund  deren  sich  ein  intensives  Eingehen  auf  den 
Stoff  ohne  weiteres  ermöglichen  lässt. 


GESCHÄFTLICHES 


Die  Firma  C.  Conradty,  Nürnberg,  Fabrik 
elektrischer  und  galvanischer  Kohlen,  hat  die 

Fabrikbetriebe  der  Nürnberger  Beleuchtungskohlenfabrik 
Julius  Fuchs  in  Doos  und  Burgfarnbach  mit  allen 
Liegenschaften,  Maschinen,  Vorräten  und  Schutzmarken 
käuflich  erworben. 

Metallurgische  Werke,  Gesellschaft  für 
elektrochemische,  elektrotechnische  und 
Masehlnenbaulndustrle  m.  b.  H.,  Bingen.  Gegen- 
stand des  neuen  Unternehmens  ist  Herstellung  und 
Vertrieb  aller  mit  der  elektrotechnischen,  elektro- 
chemischen und  Maschinenbauindustric  in  Verbindung 
stehenden  Gegenstände.  Das  Stammkapital  beträgt 
100000  Mk.  Geschäftsführer  ist  Herr  Arthur  Scharnkc, 
Ingenieur.  Auf  das  Stammkapital  haben  die  Gesell- 
schafter folgende,  nicht  in  Geld  zu  leistende  Einlagen 
übernommen:  Bürgermeister  August  H.  Mies  von 

Büdesheim  und  Eduard  Mies  zu  Karlsruhe  50  pCt. 
der  Erträgnisse  aus  der  Verwertung  eines  an  die 
Elektro-  und  Photocliemische  Industrie,  G.  m.  b.  1L  zu 
Berlin,  übertragenen  Verfahrens  zur  Herstellung  einer 
Quecksilbersicherung;  diese  beiden  Einlagen  werden 
von  den  Gesellschaftern  auf  je  15000  Mk.  geschätzt; 
Ingenieur  Arthur  Scharnke  die  Verwertung  eines  von 
Ihm  erfundenen,  in  Deutschland  zum  Patent  ange- 
meldeten bezw.  als  Gebrauchsmuster  geschützten  Werk- 
zeugs rum  Werte  von  xooco  Mk.;  die  Elektro-  und 


Photochemische  Industrie,  G.  m.  b.  H.  zu  Berlin,  die 
Verwertung  eines  Verfahrens  zur  Herstellung  metallischer 
UeberzUge  aus  Blei  und  Zinn  auf  elektrolytischem 
Wege  und  eines  Verfahrens  zur  Herstellung  einer 
Quecksilbersicherung.  Diese  beiden  Einlagen  werden 
von  den  Gesellschaftern  auf  20  000  Mk.  geschätzt. 

Das  Technikum  Mlttwelda,  ein  unter  Staats- 
aufsicht stehendes  höheres  technisches  Institut  zur  Aus- 
bildung von  Elektro*  und  Maschinen  • Ingenieuren, 
Technikern  und  Werkmeistern,  zählte  im  verflossenen 
36.  Schuljahre  3610  Besucher.  Der  Unterricht  in  der 
Elektrotechnik  ist  in  «len  letzten  Jahren  erheblich  er- 
weitert und  wird  durch  die  reichhaltigen  Sammlungen, 
I^iboratorien,  Werkstätten  und  Maschinenanlagen 
(Maschinenbau-Laboratorium)  etc.  sehr  wirksam  unter- 
stützt. Das  Sommersemester  beginnt  am  16.  April, 
und  es  finden  die  Aufnahmen  für  den  am  17,  März  be- 
ginnenden unentgeltlichen  Vorunterricht  von  Anfang  März 
an  wochentäglich  statt.  Ausführliches  Programm  mit  Be- 
richt wird  kostenlos  vom  Sekretariat  des  Technikum  Milt- 
weid»  (Königreich  Sachsen)  abgegeben.  In  den  mit  der 
Anstalt  verbundenen, ca.  3000  qm  Grundfläche  umfassenden 
Lehr-Fabrikwerkstätten  finden  Volontäre  zur  praktischen 
Ausbildung  Aufnahme.  DasTechnikum  Miltweida  erhieltan- 
lässlich  der  Sachs.-ThUr.  Ausstellung  zu  Leipzig  die  höchste 
Auszeichnung,  die  Königl.  Sich*.  Staatsmcdaillc,  »für  her- 
vorragende Leistungen  im  technischen  Unterrichtswesen  . 
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PATENT  - ÜBERSICHT. 

ZusammcngcslclU  vom  Patent*  und  Technischen  Bureau  E Dalckow,  Berlin  NW.,  Muricn-Strasse  17. 


Patente. 

Kl.  21  c.  A.  9155.  Elektrodynamisches  Messgerät  mit 
Eisen  im  magnetischen  Felde.  Akt.* Ges.  Mix  & 
Genest,  Berlin. 

Kl.  12  a.  L>.  13112-  Apparat  zur  Herstellung,  An- 
reicherung und  eventuellen  Reinigungen  von  Salz 
lösungen.  R.  Dcffner,  Basel. 

Kl.  121.  G.  17086.  Apparat  zur  Elektrolyse  von 
Wasser.  P.  Garuti,  Tivoli,  Ital. 

Kl.  I2i.  T.  8134.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
elektrolytischen  Darstellung  von  Alkalichloraten 
perchloraten.  R.  Threfall.  Birmingham. 

Kl.  48  a.  W.  19599.  Verfahren  zur  Verhütung  des 
Ausblilheus  und  Kostens  von  galvanisch  plattierten 
tiegenständen.  Chr.  Weber,  Berlin. 

Erteilungen. 

Kl.  40a.  139847.  Amalgamator.  William  Felix  Be d eil, 
Theodore  F.  Adams  nnd  Duncan  Mc.  Phail,  Kaslo. 
Kanada;  Vertr.:  O.  Siedentopf,  Pat.  • Anwalt, 
Merlin  SW.  1 2. 

Kl.  21b.  139926.  Thermo  - Element.  Dr.  G.  Paul 

Drossoach,  Freiberg  i.  S. 

Kl.  2 ( f.  140088.  Verfahren  zur  Gewinnung  eines 
Stoffes  zur  Herstellung  elektrischer  Glühkörper. 
Siemens  & Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  40a.  140032.  Verfahren  zum  Kondensieren  destillier- 
harer  Metalle.  John  Armstrong.  London;  Vertr.: 
Henry  E.  Schmidt,  Pat.- Anw.,  Berlin  SW.  61. 

Kl.  48b.  139998.  Vorrichtung  zur  Herstellung  gleich- 

mässiger  Metallüberzüge  von  bestimmter  Dicke  auf 
Draht.  Knipping  & Hohage,  Altena  1.  W. 

Kl.  !2n.  140  317.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Bleisuperoxyd  neben  metallischem  Blei  durch  Elektrolyse 
einer  Bleinit/ailösung,  Dr.  P.  F erch  land,  Halle  a.  S,, 
Freiimfclderstr.  6. 

Kl.  2lb.  140138.  Sauimlerelektrode  mit  sickzackartig 
gestaltetem  und  mit  Durchbrechungen  versehenem, 
leitendem  Massetruger.  Fa.  Konrad  Tietse,  Berlin. 

Kl.  2 1 f . 140323.  Lcuchtkörper  für  elektrisches  GlUh- 

hcht;  Zus.  ?.  Pat.  133  701.  Eberhard  Sander.  Berlin. 
Burgstr.  5. 

Kl.  48a.  140  174.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Er- 

zeugung dichter  und  glatter  Metallniederschläge  unter 
Verwendung  von  um  eine  senkrechte  Achse  sich 
drehenden  Kathoden.  Herbert  Champion  Harrtson, 
London;  Vertr.:  A.  Rohrbach,  M.  Meyer  und 
W.  Bindewald,  Pat.* Anwälte,  Erfurt. 

Kl.  21  f.  140364.  Elektrische  Lampe  mit  leitender 
Gas-  oder  Üampfsäule.  Peter  Cooper  He wit t,  New- 
York;  Vertr,:  H.  Neuhart,  Pat.-Anw.,  u.  F.  Kollm, 
Berlin  NW.  6. 

Kl.  21  f.  140378.  Verfahren  zur  Herstellung  elektrischer 
Leitkörper.  Eberhard  Sander,  Berlin,  Burgstr.  5. 

Kl.  21  f.  140468.  Verfahren  zur  Herstellung  eines 
Osmiumleuchtladens;  Zus.  z.  Pat.  138(35.  Ocster- 
reichische  Gasglühlicht-  und  Elektrizität»- 
g e s e 1 1 s c h a f t,  W ien ; Vertr. : C.  K e h 1 e r t,  G. Lonbler, 
Fr.  Hnrinsen  u.  A.  Büttner,  Pat.- An  walte,  Berlin  NW.7. 

Kl.  21b.  140833.  Thermoelement,  bei  welchem  die 

Wärme  der  Ilcizflanime  von  einem  der  thermo-elek- 
irisch  wirkenden  Körper  nach  der  Erregungsstelle  hin 
geleitet  wird. 

Kl.  21  f.  140837.  Verfahren  zur  Gewinnung  eines 
Stoffes  zur  Herstellung  elektrischer  Glühkörper;  Zus. 
r.  Pat.  14088.  Siemens  & Halske,  A.-G.  Berlin. 


Kl.  21c.  (40730.  Sicherungspatrone  filr  elektrische 

Leitungen.  Siemens  & Halske  Akt.-Ges.  Berlin. 

KJ.  21b.  140  $34.  Thermoelement,  bei  welchem  die 

Wärme  der  Heuflamme  den  wirksamen  Körpern  durch 
einen  Wirmeüberträger  zugeführt  wird.  Albrechi 
Heil,  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  12).  141  187.  Apparat  rur  ununterbrochenen 

Elektrolyse  von  Lösungen  der  Alkalichloridc- 

Oesterreichischer  Verein  für  chemische  und 

metallurgische  Produktion,  Aussig. 

Kl.  40  a.  141225.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 

Wiedergewinnung  dss  Blei»  aus  verbrauchten 
Sammlerbattcrien  durch  Verschmelzen  mit  Kohle  and 
Flussmitteln.  E.  A,  Sperry,  Cleveland. 

Kl  !2i.  1 4 > 372.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Ge- 

winnung von  Chlorsauerstoffverbindungen,  insbesondere 
von  Hypochloritlösungen.  El ek tri sitäts- Akt.-Ges. 
vorm.  Schuckert  & Co.,  Nürnberg. 

Kl.  12  i.  141452.  Verfahren  zur  Darstellung  von 

Hydrosolhten.  Peter  Spencc  & Sons  Ltd.  n.  Dr. 
E.  Knecht.  Manchester. 

Kl.  21  f.  141  353.  Lcuchtkörper  für  elektrisches  Glüb- 
licht;  Zu«.  7.  Pat.  137  569.  E.  Sander.  Berlin. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21g.  191  349.  Ln  einem  Isolierhecher  von  quadra- 

tischem Querschnitt  eingebauter  gewickelter  Konden- 
sator. Telephon -Apparat- Fabrik  Petsch. 
Zwietusch  & Co  vorm.  Fr.  Wellet,  Cbarlottenburg. 

Kl.  21b.  191571.  Akknmulatorenelement,  bei  dem 

die  negative  Elektrode  gleichzeitig  als  Behüte*  für 
die  positive  Elektrode  und  den  Elektrolyt  dient 
Wilhelm  Heym.  Berlin,  Schiff bauerdamm  15. 

Kl.  21b.  192  011.  Galvanisches  Element,  bestehenii 

aus  zwei  Zinkplatten,  einer  Kupferplaitc  und  einer 
F'ilceinlage,  welche  zusammen  genäht  sind.  H.  Th. 
Biermanns,  Wiesbaden,  Knrlstr.  18. 

Kl.  21  h.  192878.  Apparat  zum  Erhitzen  des  Wassers 
mittels  des  elektrischen  Stromes,  bestehend  aus  über- 
einander gelegten,  aus  Porzellan  oder  ähnlichem 
Material  hergestellten  Steinen,  welche  zwecks  Durch- 
fliossens  des  Wassert  und  Einlegens  elektrischer 
Drähte  Löcher  oder  Köhren  besitsen.  Arthur  Edwin 
Greville  u.  Arthur  William  Grevilie,  Silvcrlhorne ; 
Vertr.:  Paul  Rücker t,  Pat.-Anw.,  Gera,  Retus. 

Kl.  21b.  193151.  Trockenbatterie  mit  leitendem  Mantel 
American  FHectrical  Novelty&Mfg.  Co.  G.  in. 
b.  11.,  Berlin. 

Kl.  21b.  193195.  Elektrische  nasse  Batterie,  bei  der 

die  entstandenen  schwerlöslichen  Salse  nicht  an  den 
Braunsteinbeutel  gelangen  und  die  Batterie  dadurch 
unwirksam  machen  können.  Jaussen  & Fugner. 
Hannover. 

Kl.  21  c.  194362.  Isolierkörper  sur  Aufnahme  elek- 
trischer Leitungen,  mit  einem  mit  einer  Legierung 
von  Blei  und  Antimon  überzogenen  Eisenmaatei 
Bergmann  - Elcktrizitäts  - Werke  Akt.-Ges», 
Berlin. 

Kl.  31  c.  194  363  Isolierkörper  zur  Aufnahme  elek 
trischer  Leitungen  mit  einem  mit  einer  Legierung 
von  Blei  und  Zinn  überzogenen  Eisenmaatei. 
Bergmann  Elektrizität  s - Werke  Akt.-Ges., 
Berlin. 

Kl.  2!  b.  194040.  Trockenelement  zum  Sclbstfülle» 
mit  lösbarem  Unterteil  aus  Isoliermaterisl.Tb.S  c h w s r tt 
Hamburg. 


Kür  die  Redaktion  verantwortlich:  Dt.  Alben  Neubörger,  Bet  Im  W.  6a.  VerLg  vom  M äieya.  Berlin  V st 
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ÜBER  DIE  NATUR  DER  ELEKTRONEN. 

Von  Dr.  Gustav  Plattier. 


Die  Lehre  von  den  Elektronen  hat  ihre 
Erfolge  dem  Umstande  zu  verdanken,  dass 
sie  für  gewisse  elektrische  und  optische  Er- 
scheinungen, die  bisher  einer  Erklärung 
wenig  zugänglich  erschienen,  eine  Theorie, 
die  wenigstens  einigermassen  der  Schwierig- 
keiten Herr  wird,  aufzustellen  ermöglichte. 
Es  erhebt  sich  daher  die  Frage,  ob  es 
nicht  möglich  ist,  diesen  Vorteil  zu  er- 
reichen und  doch  den  Konflikt,  in  welchem 
sie  mit  den  bisherigen  Anschauungen  steht, 
zu  vermeiden.  Das  kann  aber  nur  geschehen, 
wenn  man  in  den  Hahnen,  welche  Maxwell 
eingeschlagen  hat,  streng  weitergeht. 

In  den  Molekülen  befindet  sich  ausser 
den  Atomen  noch  der  Aether.  Es  ist  da- 
her zu  untersuchen,  wie  er  sich  zur  Be- 
wegung der  Atome  verhält.  Die  Bewegung 
der  letzteren  ist  keine  einfache,  sondern 
aus  schwingenden  und  drehenden  zusammen- 
gesetzt, in  komplizierten  Molekülen  jeden- 
falls eine  cyklische,  wie  bereits  an  anderen 
Stellen  (cfr.  Mechanik  der  Atome)  erwähnt. 
Dieselben  sind  adiabatisch  cyklische  Systeme. 
Durch  diese  Art  der  Bewegung  entstehen 
notwendigerweise  Wirbel  im  Aether,  wie 
man  sie  ähnlich  leicht  durch  Rühren 
mit  einem  festen  Gegenstand,  z.  B.  Stab, 
in  einer  beliebigen  Flüssigkeit  erzeugen  kann. 
Bekanntlich  soll  v.  Helmholtz  zuerst  die 
Wirbel  in  der  Tasse  beim  Umrühren  von 
Kaffee  und  Milch  studiert  haben. 


Das  Vorhandensein  von  Aetherwirbeln 
in  den  Molekülen  kann  also  als  sicher  gelten. 
Diese  Wirbel  sind  cyklische  Systeme  und 
haben  die  Eigenschaften  solcher.  Sie  haben 
vor  allem  eine  gewisse  Selbständigkeit  und 
können  auch  getrennt  von  den  Atomen  fort- 
existieren. Sie  sind  der  Ortsänderung  fähig, 
und  ihre  Bewegung  erfolgt  um  ein  eigenes 
Centrum,  von  welchem  aus  ihre  Energie  in 
den  Aether  sich  fortpflanzt.  Sie  bilden 
also  ein  Kraftfeld  in  diesem.  Sie  entstehen 
auf  Kosten  der  kinetischen  Energie  der 
Atome,  bilden  einen  Teil  der  innern  Energie 
der  Moleküle,  und  ihre  Energie  ist  wieder 
in  kinetische  Energie  der  Atome  um- 
wandelbar. 

Diese  Wirbel  sind  nun  in  aus- 
gezeichneter Weise  befähigt,  die  Funktionen 
zu  erfüllen,  für  welche  man  die  Elektronen 
erfunden  hat,  ohne  dass  es  nötig  wäre,  das 
fest  begründete  System  der  mechanischen 
Wärmetheorie  und  der  Maxwell' sehen 
Theorie  des  Elektromagnetismus  und  des 
Lichts  mit  unwahrscheinlichen  Hypothesen 
zu  verquicken. 

Es  müsste  also  zunächst  die  materielle 
Natur  der  Elektronen  aufgegeben  werden. 
Das  kann  nicht  schwer  fallen,  da  ohnehin 
schon  über  ihre  Masse  erhebliche  Bedenken 
bestehen.  So  ist  nach  Stark*)  das  Elektron 

°)  Stark,  Johs.  Die  Elektrizität  in  Gasen.  Leip- 
zig  1902. 
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ein  räumlich  abgegrenzter  Teil  des  Aethers 
Die  Energie  des  Aethers  besitzt  in  ihm 
eine  gewisse  Form  und  zwar  stellt  dasselbe 
einen  Wirbel  im  Aether  dar.  Soweit  würde 
es  also  den  von  mir  aus  der  Elektrizitäts- 
erzeugung im  galvanischen  Element  und 
aus  der  Maxwell'schen  Theorie  gezogenen 
Folgerungen  entsprechen,  dass  die  Elek- 
trizität aus  einzelnen  Impulsen  besteht  und 
cyklischer  bezw.  vektorieller  Natur  ist. 

Es  sollen  indessen  die  Elektronen  un- 
vergänglich sein.  Nun  hat  aber  v.  Helm- 
hol tz  .gezeigt,  dass  sich  Wirbelbewegungen 
nur  dann  unverändert  erhalten,  wenn  in  dem 
Medium  eine  jede  Reibung  ausgeschlossen 
ist.  Dann  sind  aber  auch  nur  die  ursprünglich 
in  Wirbelbewegung  versetzten  Teilchen  in 
Bewegung  und  bleiben  es  auch  beim  Fort- 
schreiten des  Wirbels.  Die  Umgebung  ist 
in  keiner  Weise  an  der  Wirbelbewegung  be- 
teiligt, sondern  in  Ruhe. 

Gegen  diese  Bedingung  verstösst  wieder 
Stark,  indem  er  sagt:  »Ist  das  Elektron 
ein  Wirbel,  so  ist  ja  um  seinen  Körper  her- 
um der  Aether  ebenfalls  in  Bewegung  und 
zwar  in  Cirkulation.«  Damit  ist  indirekt  die 
Reibung  zugegeben  und  die  Permanenz  des 
Wirbels  aufgegeben.  Der  Aether  kann 
überhaupt  nicht  als  völlig  reibungslos  gelten. 
Stark  fährt  nun  fort:  »Die  durch  diese 

(die  Cirkulation)  bestimmte  Energie  nimmt 
vom  Elektron  weg  bis  in  unendliche  Ent- 
fernung ab  zu  Null,  die  gesamte  in  dieser 
Weise  auf  das  Elektron  oder  Ion  centrierte 
Menge  potentieller  Energie  besitzt  einen 
endlichen  Wert.« 

Es  wird  also  Energie  von  dem  Elektron 
fortgeleitet,  die  an  dem  Orte,  wo  sie  ab- 
sorbiert wird,  wieder  in  Erscheinung  tritt. 
Seine  Energie  kann  also  nicht  unveränderlich 
sein.  Demnach  werden  dem  Elektron  zwei 
Eigenschaften  zugeschricben.  die  absolut 
unvereinbar  sind.  Nämlich  einmal,  dass 
seine  Energie  keine  Einbusse  erleidet,  und 
dass  es  doch  durch  Abgabe  von  Energie 
an  das  Medium  ein  Kraftfeld  um  sich  bildet, 
speziell  ein  solches  elektrischer  Spannung. 

»Aus  der  räumlichen  Variation  dieser 
Energie  ergeben  sich  Kräfte,«  heisst  es 
ferner,  sowie:  »Die  auf  ein  Elektron  oder 
Ion  centrierte  Energiemenge  ist  nicht  eine 
zeitlich  konstante  Grösse,  sondern  kann  ver- 
mehrt oder  vermindert  werden  durch 
Energiezufuhr  von  aussen  oder  durch 
Energieabgabe  nach  aussen.«  Damit  kann 
man  sich  wieder  völlig  einverstanden  er- 
klären. Die  in  einem  solchen  Wirbel  auf- 
gespeicherte Energie  hat  nur  dann  eine 
Bedeutung,  wenn  sie  sich  nach  aussen 


geltend  macht,  andernfalls  ist  es  eine 
völlig  müssige  Frage,  welche  Form  sie  hat. 

Gegen  die  Annahme,  welche  von  Max- 
well, v.  Helmholz  u.  a.  gemacht  wurde, 
dass  die  Eichtcmission  aufAtomschwingungcn 
beruhe,  wurde  geltend  gemacht,  dass  nach 
den  Berechnungen  die  schwingende  Masse 
nur  etwa  den  tausendsten  Teil  eines  Wasser- 
stoffatoms betragen  könne.  Diesem  Argu- 
ment gegenüber  möchte  ich  auf  eine  Be- 
merkung verweisen,  die  schon  früher  von 
Lodge  gemacht  wurde.  Derselbe  sagt: 
»Die  Wellen  des  sichtbaren  Lichts  sind, 
falls  sie  durch  elektrische  Oscillationcn  in 
Atomen  erzeugt  werden,  jedenfalls  nicht 
auf  einfache  Oscillationcn  in  leitenden 
Kugeln  zurückzuführen,  sondern  auf  ein 
Hin-  und  Herwallen  der  Ladung  in  leitenden 
Bahnen,  ähnlich  wie  bei  dem  Stromkreis 
der  Leidener  Flasche.  Wahrscheinlicher 
ist  cs  aber,  dass  die  Schwingungen,  die  ge- 
wöhnliches Licht  erzeugen,  mechanische 
Schwingungen  der  Atome  sind,  und  dass 
die  elektrische  Störung,  welche  sie  begleitet 
und  auf  welche  unsere  Netzhaut  reagiert, 
nur  eine  Nebenerscheinung  ist.« 

Die  Lichtemission  braucht  dement- 
sprechend nur  auf  die  Schwingungen  der 
mit  der  Bewegung  der  Atome  kombinierten 
Aetherwirbel  (sog.  Elektronen)  zurückgefuhrt 
zu  werden,  damit  die  Schwierigkeiten  ohne 
weiteres  gehoben  sind. 

Auch  die  Röntgenstrahlcn  sind  nach 
Stark  auf  Aetherimpulse  zurückzuführen. 
Das  ist  erklärlich,  denn  es  besteht  zwischen 
den  Kathodenstrahlen,  welche  die  elektrische 
Bewegung  im  Aether  wohl  in  reinster 
Form  darstellen,  und  den  Röntgenstrahlen 
kein  grosser  Unterschied.  Beide  sind  nur 
Modifikationen  einer  bestimmten  Bewegung, 
da  nicht  nur  die  Röntgenstrahlcn  aus 
Kathodcnstrahlen  hervorgehen,  sondern 
auch  ihrerseits  wieder  Kathodenstrahlen  er- 
zeugen können.  Der  elektrische  Impuls  der 
Kathodenstrahlen  besteht  in  einem  mit 
grosser  Geschwindigkeit  den  Aether  durch- 
eilenden Wirbel. 

Dass  die  in  Leitern,  z.  B.  Metallen  fort- 
gepflanzte elektrische  Bewegung  völlig 
gleichartig  sei  mit  der  in  den  Kathodcn- 
strahlen, also  nur  auf  wandernden  Elektronen 
beruht,  wie  dies  deren  Theorie  verlangt, 
dem  widerspricht  ausser  anderem  das  Ver- 
halten gegen  den  Magneten.  Zwar  vermag 
ein  Kathodenstrahlenbündel  eine  kleine,  sehr 
leicht  bewegliche  Magnetnadel  abzulenken. 
Der  Effekt  Ist  aber  ein  wesentlich  anderer, 
wenn  eine  gleichgrosse  elektrische  Energie 
einen  metallischen  Leiter  durchsetzt,  so  dass 
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Hertz  glaubte,  aus  diesem  Umstande  den 
Schluss  ziehen  zu  können,  dass  die  Kathoden 
strahlen  mit  der  Fortpflanzung  der  Elek- 
trizität im  Vakuum  selbst  nichts  zu  thun 
hätten. 

Die  Theorie,  welche  die  Elektronen  als 
unveränderliche  Gebilde  betrachtet,  ist  eben 
völlig  ausser  Stande,  von  den  spezifischen 
Einflüssen,  welchen  sie  fortwährend  und 
überall  von  Seiten  des  Mediums,  in  dem 
sie  sich  befinden  oder  welches  sie  durchsetzen, 
unterliegen,  Rechenschaft  zu  geben. 

Sehr  stark  tritt  ein  hoher  spezifischer 
Einfluss  z.  H.  hervor,  wenn  die  an  sich  nur 
geringe  Leitfähigkeit  der  Gase  durch  eines 
der  bekannten  Mittel,  wie  Bestrahlung  mit 
ultraviolettem  Licht,  Kathoden  • Röntgen- 
Bcqucrclstrahlcn  oder  Erhitzen  starker  hervor- 
gerufen wird  (Ionisation),  ebenso  wie  der 
Einfluss  der  Umgebung  (Metalle)  hierbei 
unverständlich  bleibt.  Das  Auftreten  dieser 
Leitfähigkeit  ist  zunächst  ganz  allgemein  mit 
Energieänderungen  verbunden,  indem  von 
dem  Erreger  (Ionisator)  solche  an  das 
leitend  gemachte  Gas  abgegeben  wird,  dessen 
Moleküle  demnach  eine  Acmlerung  ihrer 
inneren  Energie  erleiden.  Da  sich  diese 
l-eitfaliigkeit  spontan  wieder  verliert  bezw. 
auf  ihren  natürlichen  geringen  Wert  sinkt, 
so  ist  ferner,  um  sie  stationär  zu  erhalten, 
eine  dauernde  Einwirkung  des  Erregers 
notwendig. 

Das  Problem  der  Leitung  in  einem  be- 
liebigen Medium  wird  überhaupt  nur  durch 
eine  solche  Theorie  eine  befriedigende 
Losung  finden,  welche  der  Wechselwirkung 
zwischen  Atomen  des  Mediums  und  den 
Aetherwirbcln  der  elektrischen  Kraft  aus- 
giebigste Rechnung  trägt,  was  man  von  der 
Elektronentheorie  in  ihrer  jetzigen  Form 
nicht  behaupten  kann.  Sie  ist  zu  einseitig, 
daher  vermag  sie  auch  die  Beziehungen, 
welche  zwischen  Warme  und  Elektrizität  be- 
stehen, wie  PeltierciTekt  und  Thomson- 
eflfckt.  nicht  befriedigend  zu  erklären  noch 
auch  die  Entstehung  von  Warme  bezw. 
Elektrizität  beim  chemischen  Prozess,  z.  H. 
im  galvanischen  Element. 

Zum  bessern  Verständnis  der  Wechsel- 
wirkung zwischen  elektrischer  Kraft  und 
den  Atomen  des  Mediums  ist  zunächst  die 
Klarstellung  einiger  Begriffe  nötig,  besonders 
der  Absorption  bezw.  Dampfung  Eine  ge- 
richtete Bewegung  im  Kraftfeld  (Welle, 
Impuls,  Wirbel)  kann  einem  darin  befind, 
liehen  mechanischem  System  (Atom,  Molekül, 
Aetherwirbel  etc.)  entweder  ganz  oder  teil- 
weise mitgeteilt  werden  oder  daran  Vorbei- 


gehen. Jedem  solchen  System  kommt  also 
eine  für  die  spezielle  Energiegattung  spezi- 
fische Kapazität  zu,  die  von  dem  Werte  0 
bis  zu  dem  von  den  Umständen  abhängigen 
Sättigungswerte  varriiert. 

Eine  bestimmte  Bewegungsform  wird 
also  dann  unverändert  passieren,  wenn  die 
Kapazität  0 ist  oder  bereits  Sättigung  ein- 
getreten ist.  Ist  dieses  nicht  der  Fall,  so 
wird  von  dem  System  ein  entsprechender 
Teil  der  Bewegung  angenommen  oder  ab- 
sorbiert. Hierbei  sind  wieder  drei  Fälle 
möglich.  Erstlich:  die  mitgeteilte  Energie 
wird  von  dem  System  in  andere  Energie 
umgewandelt,  z.  B.  Licht  oder  Elektrizität 
in  Wärme,  das  nennt  man  »konsumptive 
Dampfung* ; oder  zweitens:  die  Energie  be- 
hält ihren  Charakter  und  wird,  nachdem 
eine  gewisse  Sättigung  eingetreten,  weiter- 
gegeben — konservative  Dampfung,  Resona- 
tion.  Drittens  kann  die  Ivnergie  teilweise 
in  andere  Form  ubergeluhrt  werden,  teil- 
weise erhalten  und  weitergegeben  werden, 
was  die  Regel  sein  wird.  Ist  die  zugeführte 
Energie  nicht  gleichartig,  z.  B.  weisses  oder 
gemischtes  Licht,  so  kann  unter  Umständen 
nur  eine  bestimmte  Art  absorbiert  werden 
— selektive  Absorption. 

Die  Starke  der  Absorption,  also  der 
Abgabe  der  Energie  im  Kraftfclde,  hangt 
aber  nicht  nur  von  der  Kapazität  der  einzelnen 
Systeme  ab,  sondern  auch  von  deren  Dichte 
(Zahl  in  der  Raumeinheit),  sowie  endlich 
von  der  Intensität  und  Extensität  der  mit 
geteilten  Energie. 

Eine  Zusammenfassung  der  bisherigen 
Erörterung  ergicbt  nun:  Die  Atome  bringen 
im  Aether  durch  ihre  cykltsche  Bewegung 
Wirbel  desselben  hervor.  Dieser  Bewegung 
kommt  als  Cykel  eine  gewisse  Selbständigkeit 
zu  (Elektron).  Die  Bewegung  der  wirbelnden 
Aethcrmasse  ist  von  verschiedener  Inten- 
sität (Spannung).  Jeder  Cykel  repräsentiert 
ein  elektrisches  Elementarteilchen  (Elektron) 
oder  elektrischen  Impuls,  wenn  dieses  in 
translatorischer  Bew  egung  begriffen  ist.  Eben 
so  wie  aus  Atombewegung  entstanden,  kann 
es  wieder  in  solche  übergehen.  Der  Wirbel 
pflanzt  sich  im  Aether  mit  grosser  Ge- 
schwindigkeit fort  und  bildet  ein  Kraftfeld 
in  diesem.  Er  repräsentiert  einen  Teil  der 
inneren  Energie  der  Moleküle.  Durch  un- 
gleichmassige  Verteilung  der  Energie  im 
KraftfeUIccntstchenDruckundZugspannungen 
zwecks  Ausgleich  der  Differenzen.  Dadurch 
kommen  Kräfte  zustande,  welche  eine  Irans 
latorische  Bewegung  der  Wirbel  bewirken 
und  ponderomotorischc  Wirkungen  aussem. 

Bei  den  chemischen  Prozessen,  wo  die 
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Atome  eine  andere  Anordnung  und  dem- 
gemäss auch  eine  andere  Bewegungsart  er- 
halten, können  die  bestehenden  Wirbel  als 
solche  nicht  erhalten  bleiben,  sondern  werden 
frei.  Vielleicht  ist  auch  die  Umlagerung 
der  Atome  zum  Teil  mit  Wirbelbildung  im 
Aether  verknüpft.  Die  freigewordenen  Wirbel 
pflanzen  sich  als  elektrischer  Impuls  im 
Leiter  fort,  für  jede  Valenz  je  einer 
(Faraday'sches  Gesetz).  Ist  kein  Leiter 
vorhanden,  so  gehen  sie  in  kinetische  Energie 
der  Atome  über  (Verbindungswärme).  Beim 
Durchgang  durch  einen  Elektrolyten  büssen 
die  Elektronen  einen  der  Zersetzungsarbeit 
äquivalenten  Betrag  ihrer  Energie  (Spannung) 
ein.  Aul  jede  Valenz  entfällt  die  Wirkung 
eines  Elektrons. 

Für  die  metallischen  Leiter  ergiebt  sich 
folgendes:  Die  freien  Metallatome  sind  für 

dauernde  cyklische  Bewegung  elektrischer 
Art  wenig  geeignet,  denn  ein  freier  beweg- 
licher Körper  wird  durch  einen  Bewegungs- 
antrieb in  grader  Linie  mit  gleichbleibender 
Geschwindigkeit  fortbewegt.  Damit  eine 
schwingende  Bewegung  oder  Centralbewegung 
(Cykel)  zustande  kommt,  muss  eine  elastische 
Kraft  oder  Centripetalkraft  wirken,  welche 
ihn  bei  der  Ablenkung  aus  der  Ruhelage 
wieder  in  diese  zurücktreibt  bezw.  Central- 
bewegung bedingt.  Daraus  erklärt  sich  die 
Unfähigkeit  der  Metalle,  rasche  elektrische 
Schwingungen  fortzuleiten  (Impedanz).  Ein 
stationärer  Strom  durchfliesst  daher  den 
ganzen  Querschnitt  des  Leiters,  während 
Wechselströme  an  der  Oberfläche  bleiben, 
um  so  mehr,  je  rascher  die  Zahl  der  Wechsel 
in  der  Zeiteinheit. 

Für  die  Bewegungen  im  Kraftfeld,  welche, 
infolge  ungleichmässiger  Verteilung  der 
Energie  der  elektrischen  Wirbel,  Spannungs- 
diflerenzen  aufweisen,  gelten  folgendeFormeln: 
Ist  v die  Geschwindigkeit  eines  Wirbels 
(Elektrons)  bei  Einwirkung  der  Krafteinheit 
und  V seine  Geschwindigkeit  bei  Einwirkung 
der  Kraft  F,  so  ist  V = v-F.  Ist  e die 
elektrische  Energie  eines  Elektrons  und  N 
deren  Zahl  in  der  Raumeinheit,  so  ist  die 
Feldstärke  I = N-e.  Ist  P der  Wert  des 
Potentials,  an  einer  bestimmten  Stelle  be- 
zogen auf  die  Einheit  der  im  Wirbel  ent- 
haltenen elektrischen  Energie,  so  ist  — , 

d x 

^ das  Potentialgefalle  im  Raum. 

Bewegt  sich  ein  Elektron  von  der  Energie  e 

auf  einer  Strecke  r und  ist  —r~  das  Potential 
• dr 

gefalle  auf  dieser,  so  erhält  es  die  kinetische 


Energie  — m • v'=e  f dr  (Unter  Masse 
2 i/  dr 

o 

des  Elektrons  ist  die  im  Wirbel  befindliche 
Menge  des  Aethers  zu  verstehen.) 

Es  kommt  hierbei  in  Abzug  ein  kleiner, 
seinem  Werte  nach  noch  nicht  bestimmter 
Betrag,  welcher  in  magnetische  Energie 
durch  die  Selbstinduktion  (Induktanz)  über- 
geht. Ebenso  wie  im  Leiter  muss  die  be- 
wegte elektrische  Energie  auch  hier  im 
umgebenden  Felde  Magnetkraftlinienerzeugen, 
welche  ihrerseits  einen  sekundären  Strom 
induzieren.  Der  Koeffizient  der  Selbst- 
induktion (L)  ist  bestimmt  durch  die  Stärke 
des  ursprünglichen  Stromes  und  die  Magne 
tisierbarkeit  des  Feldes. 

Die  kinetische  Energie,  welche  das 
Elektron  auf  diese  Weise  erlangt,  ist  ähnlich 
wie  bei  einem  fallenden  Steine  etc.  abhängig 
von  der  Triebkraft  (Potentialgefalle)  und 
der  durchlaufenen  Strecke  freien  Weges. 
Die  Formeln  sind  den  Fallgesetzen  ent- 
sprechend. Diese  kinetische  Energie  kann 
an  die  Atome  bezw.  Moleküle  übertragen 
werden,  wobei  Wärme-  bezw.  Licht- 
erscheinungen auftreten,  eventuell  aber  auch 
mechanische  Wirkungen,  wie  man  sie  an 
den  Kathodenstrahlen  beobachten  kann.  Der 
dunkle  Raum  nächst  der  Kathode  entspricht 
der  freien  Weglänge  der  Aetherwirbel  (nega- 
tiven Elektronen),  das  negative  Glimmlicht 
der  ersten  ausgiebigen  Absorption  der 
Wirbel  von  Seiten  der  Atome  und  Moleküle, 
die  abwechselnd  hellen  und  dunklen 
Schichten  des  positiven  Lichtes  der  Absorption 
bezw.  freien  Bewegung  der  negativen 
Elektronen. 

Die  Annahme,  dass  die  bereits  erwähnte 
künstliche  Steigerung  der  geringen  Leit- 
fähigkeit der  Gase  auf  der  Bildung  von 
Elektronen  beruht,  lässt  sich  nicht  beweisen. 
Es  ist  dies  ein  der  elektrolytischen  Dissoziation 
nacligebildetcr  Prozess,  der,  wie  diese,  un- 
haltbar ist.  Die  Leitfähigkeit  hat,  wie  die 
Metalle  zeigen,  mit  Elektronenbildung  nichts 
tu  thun.  Diesen  gegenüber  zeichnen  sich 
die  Dielektrika  dadurch  aus,  dass  sie  die 
elektrische  Energie  absorbieren,  also  fest- 
halten  unter  Vermehrung  ihrer  inneren 
Energie,  freilich  nur  unter  Herstellung  eines 
Zwangszustandes,  d.  h.  Tendenz  zur  Rückkehr 
in  den  ursprünglichen  Zustand.  Es  ist  klar, 
dass,  sobald  das  Maximum  der  Kapazität 
überschritten  ist,  es  zur  Entladung  kommt 
bezw.  Zerstreuung.  Eine  vermehrte  Leit- 
fähigkeit der  Gase  kann  sonach  eintreten 
bei  normaler  Kapazität,  aber  Uebersättiguog 
oder  bei  Verminderung  der  Kapazität,  meist 
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tritt  wohl  das  letztere  ein.  Dass  es  sich 
hierbei  um  keine  spezifisch  - elektrischen 
Prozesse  handelt,  geht  schon  daraus  hervor, 
dass  die  Hitze  denselben  Effekt  hat  wie 
elektrische  Erreger. 

Die  dualistische  Auffassung  der  Elek- 
trizität ist  aus  den  statischen  Erscheinungen 
auf  die  Elektrolyse  übertragen  worden,  sie 
findet  in  dieser  selbst  keine  Stütze,  wie  ich 
früher  schon  gezeigt  habe.  Aber  auch  eine 
grosse  Zahl  der  anderen  elektrischen  Vor- 
gänge findet  in  der  unitarischen  Auffassung 
eine  viel  einfachere  Erklärung.  Zu  den  bereits 
erwähnten  Erscheinungen  im  Vakuum  möchte 
ich  hier  nur  zwei  Beispiele  noch  anführen. 

Eine  Metallplatte  erhält  bei  der  Be- 
strahlung mit  ultraviolettem  Lichte  eine 
positive  Ladung,  eine  negative  Ladung  der- 
selben wird  zerstreut.  Lenard  zeigte,  dass 
eine  derartig  bestrahlte  Platte  Kathoden- 
strahlen aussendet.  Der  Prozess  ist  so  auf- 
zufassen, dass  die  Leitfähigkeit  der  Luft 
über  der  Platte  eine  Steigerung  zeigt,  in- 
folgedessen wird  ein  Teil  der  normalen 
(negativen)  Ladung  zerstreut,  welche  als 
Kathodenstrahlen  fortgeht.  Die  Platte  zeigt 
eine  verminderte  Ladung,  also  positive 
Elektrizität.  Da  die  Ladungen  an  der 
Oberfläche  sitzen,  so  müssen  die  Strahlen 
diese  selbst  treffen,  nicht  etwa  parallel 
vorbeistreichen,  sonst  ändert  sich  der  Effekt. 
Weiterhin  sei  erwähnt  die  Entladung  der 
Leydener  Flasche.  Diese  lässt  sich  ver- 
gleichen mit  zwei  Gummiballons,  welche 
durch  eine  Röhre  mit  Hahn  verbunden  sind. 
Das  Gummi  entspricht  dem  Dielektrikum. 
In  den  einen  Ballon  soll  Wasser  unter 
erhöhtem  Druck  hineingepumpt  werden  — 
negative  I-adung.  Das  Gummigerät  in 
Spannung,  was  derdielektrischen  Verschiebung 
entspricht.  Der  andere  Ballon  enthalte  zwar 
auch  Wasser,  doch  sei  so  viel  herausgepumpt, 
dass  ein  negativer  Druck  darin  herrscht  — 
positive  Ladung.  Wird  jetzt  der  Hahn  ge- 
öffnet, so  strömt  Wasser  aus  dem  Ballon, 
wo  Ueberdruck  herrscht,  in  den  anderen 
hinein.  Infolge  des  Beharrungsvermögens 
der  Wandung  wird  aber  mehr  Wasser  über- 
strömen als  zum  Druckausgleich  erforderlich 
ist,  und  so  wird  erst  nach  einigem  Hin-  und 
Herwogen  der  Flüssigkeit  das  Gleichgewicht 
sich  herstellen.  In  gleicher  Weise  zeigen 
die  Belegungen  der  Flasche  eine  abwechselnd 
negative  und  positive  Ladung  in  abnehmendem 
Grade.  Die  Entladung  ist  also  eine  oscilla- 
torische.  Die  Kapazität  (Fassungsvermögen) 
S der  Gummibailous  ist  umgekehrt  pro- 
portional der  Elastizität  oder  Starrheit  E; 


je  nachgiebiger  sie  sind,  um  so  mehr  ver- 
mögen sie  zu  fassen,  also  S = Der  andere 


Schwingungsfaktor  nämlich,  die  Dichtigkeit 
(Beharrungsvermögen)deselastischenMediums, 
entspricht  der  Gummi  masse  der  Wandungen. 
Dieser  Faktor  ist  bei  der  elektrischen  Energie 
gegeben  durch  die  Selbstinduktion  L (Induk- 
tanz),  welche  von  der  durch  die  magnetische 
Permeabilität  M bestimmten  magnetisierbaren 
Masse  des  Mediums  abhängt.  Die  Kapazität  S 
ist  der  reziproke  Wert  der  Elastizität,  welche 
von  der  Dielektrizitätskonstanten  K bestimmt 
wird,  indem  diese  die  Nachgiebigkeit  des 
Mediums  gegen  die  elektrische  Verschiebung 
charakterisiert.  Man  erhält  also  als 
Schwingungsdauer  T = : ir  J/L  ■ S,  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit V = c V K • M. 
Die  Einfachheit  der  Erklärung  bei  der 
unitarischen  Auffassung  springt  in  die  Augen. 
Dieser  Flntladungsprozess  ist  von  grosser 
Wichtigkeit,  indem  er  die  Grundlage  für 
dieVersuchevonHertz.dieelektromagnetische 
Lichttheorie  und  die  Telegraphie  ohne  Draht, 
bildet.  Auch  bei  der  Lichtemission  sind  es 
ja  nur  die  negativen  Elektronen,  welche 
schwingen. 

Als  Resultat  der  Auseinandersetzung 
ergiebt  sich:  Für  die  Fortpflanzung  der 

Elektrizität,  für  die  optischen  Erscheinungen, 
sowie  für  das  Faraday'sche  Gesetz  in  der 
Elektrolyse  bildet  der  Elektronenbegriff  ein 
brauchbares  Mittel,  sobald  man  ihn  in  der 
skizzierten  Weise  modifiziert,  also  das  Elektron 
nicht  als  materielles  Elementarteilchen  auf- 
fasst, sondern  als  einen  Bewegungszustand 
im  Aether  (Wirbel),  der  um  ein  der  Orts- 
änderung fähiges  Centrum  erfolgt,  ein  Kraft- 
feld bildet,  Schwankungen  seines  Energie- 
gehaltes zeigt,  aus  Atombewegung  hervorgeht 
und  in  solche  zurückverwandelt  werden  kann. 
Dafür,  dass  die  Leitfähigkeit  in  Elektrolyten 
und  Gasen  auf  Elektronenbildung  (Ionisation) 
zurückzuführen  ist,  lässt  sich  nicht  nur  kein 
Beweis  erbringen,  sondern  eine  solche  An- 
nahme kann  gar  nicht  richtig  sein,  u.  a. 
schon  deshalb,  weil  dann  die  spezifischen 
Wirkungen  des  Mediums  sich  völlig  der 
Erklärung  entziehen.  Die  unitarische  Auf- 
fassung der  F-lektrizität  ist  einfacher  und 
logischer  als  die  dualistische  und  daher 
dieser  vorzuzichen. 

Die  Entwicklung  des  Elektronenbegriffs 
nimmt,  wie  sich  aus  dem  Buche  von  Stark 
ergiebt,  einen  Verlauf,  der  hoffen  lässt,  dass 
die  noch  bestehendeu  Differenzen  einen  be- 
friedigenden Ausgleich  bei  gutem  Willen 
bald  finden  werden. 
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DER  JUNGN ER- EDISON  SCHE  AKKUMULATOR." 


Vor  kurzem  brachte  eine  schwedische 
Tageszeitung,  »Nya  Dagligt  Allahanda«,  eine 
historische  Darstellung  der  Streitfrage  be- 
treffs der  Priorität  des  Jungner-Edison- 
schen  Akkumulators,  aus  der  hervorgeht, 
dass  der  schwedische  Chemiker  Dr.  VV. 
Jungner  schon  im  Laufeder  Jahre  1896  — 1900 
verschiedene  Entdeckungen  und  Erfindungen 
auf  dem  Gebiete  der  Elektrochemie  gemacht 
hat,  die  allgemeine  Aufmerksamkeit  er- 
weckten. Seine  Absicht  ging  dahin,  einen 
wirklich  haltbaren  und  wirksamen  Akkumu 
lator  zu  konstruieren,  der  den  Anforderungen 
der  modernen  Elektrotechnik  entspräche. 

Bekanntlich  ist  ja  der  Bleiakkumulator, 
die  einzige  im  Handel  bekannte  Akkumulator- 
lorm.  trotz  der  zahllosen  Patente,  die  auf 
seine  Verbesserung  hinzielen,  ein  recht  un- 
vollkommener Apparat,  der  schon  nach 
kurzem  Gebrauch  seine  vielfachen  Mängel 
zeigt.  Ausserdem  ist  sein  Wirkungsgrad 
hinsichtlich  der  Elektrizitätsmenge,  die  er 
aufspeichern  kann,  recht  gering  und  er  wird 
durch  unvorsichtige  Behandlung  leicht 
verdorben.  Daher  ist  denn  auch  die  An- 
wendung desBleiakkumulators  im  Automobil-, 
Telephon-,  Telegraphen-  und  Beleuchtungs- 
wesen ein  recht  missliches  Ding. 

Jungner  erkannte,  dass  alle  diese 
Uebelstande  daher  rühren,  dass  die  chemische 
Zusammensetzung  sowohl  der  Blciplatten 
als  des  Elektrolyten  bei  der  Ladung  und 
Entladung  Veränderungen  erleiden,  und  dass 
gleichzeitig  ihr  Volumen  modifiziert  wird. 
Aus  diesem  Grunde  hob  er  schon  im 
Jahre  1896  hervor,  dass  das  ganze  System 
aufzugeben  sei,  und  dass  die  Lösung  der 
Frage  darauf  beruhe,  ob  man  Platten  und 
Elektrolyten  finden  könne,  die  derart  be- 
schaffen wären,  dass  die  Platten  zwar  aktiv 
als  Stromerzeuger  wirken,  jedoch  in  der 
Flüssigkeit  unlöslich  sind;  die  Flüssigkeit 
darf  keinerlei  Veränderung  erfahren. 

Schliesslich  fand  er  in  den  Jahren  1897 
und  1898,  was  er  suchte,  und  liess  im 
Jahre  1899  seine  Erfindung  in  Schweden 
und  anderen  Landern  patentieren.  Jungner 
definierte  seinen  Patentanspruch  in  aller 
Kürze  folgendermassen:  >Ein  Akkumulatoren 
system,  bei  dem  der  Elektrolyt  aus  Kalium- 
hydrat  in  wässriger  Lösung  besteht;  die 
Platten  bestehen  aus  pulverisierten  Metallen 
oder  Metalloxyden,  die  in  der  Lösung  un- 
löslich sind  und  eine  hinreichende  elektrische 
Spannung  liefern.« 

')  Nach  sElcktrotekniik  Tidukrilt«,  Kopenhagen. 


Bei  der  einen  Form,  die  Jungner  seinen 
Akkumulatoren  giebt.wird  in  einem  viereckigen 
Nickelrahmen  Silbersuperoxyd  (Ag,  O,)  in 
Verbindung  mit  einer  klebrigen  Masse 
angebracht,  die  imstande  ist,  die  Porosität 
zu  erhöhen;  diese  Elektrode  bildet  den 
positiven  Pol.  Die  Kathode  besteht  aus 
einem  Kupfergitter,  in  dem  metallisches 
Kupfer  nach  besonderem  Verfahren  zusammen  • 
gepresst  wird,  entweder  auf  elektrolytischem 
Wege  oder  mit  mechanischen  Mitteln.  Die 
Platten  von  verschiedener  Polarität  werden 
mit  Hilfe  von  Asbestpapier  von  einander 
getrennt;  dasselbe  wird  mit  einer  Lösung 
von  Kalilauge  befeuchtet.  Das  Ganze  ist 
in  einem  Ebonitkasten  angebracht. 

Gas  wird  nur  dann  entwickelt,  wenn 
das  Element  überladen  wird.  Die  Entladung 
verläuft  nach  folgender  Gleichung: 

Aff«  O,  + 2 KOH  + 2 Cu 
= Ag,  O + 2 KOH  + Cu,  O ; 
man  findet  also  auf  der  rechten  Seite  der 
Gleichung  dieselbe  Menge  Kalilauge  wieder. 

Bei  weitergehender  Entladung  findet 
folgender  Prozess  statt: 

Ag,  O,  -f-  2 KOH  -|-  2 Cu 
= 2 Ag  -f  2 KOH  + Cu,  O,. 

Bei  der  Ladung  hat  man  dann: 

2 Ag  -f-  2 KOH  -I-  Cu,  O, 

= 2Ag0H  + K,Ö  + Cu,0 
K,  O -f  2 Ag  OH  = Ag,  0 + 2 KOH 
Ag,  O + 2 KOH  Cu,  O 
= Ag,  O,  -j-  2 KOH  -j-  2 Cu. 

Mit  dieser  Zusammensetzung  soll  Jung- 
ner eine  Kapazität  von  40 — 50  Wattstunden 
pr.  kg  erzielt  haben. 

Wie  die  Erfahrung  seitdem  gezeigt  hat, 
war  Jungner's  Annahme  richtig.  Sein  letztes 
Patent  (und  später  das  Edison'sche)  bezieht 
sich  denn  auch  nur  auf  einige  Einzelheiten 
seiner  ersten  Erfindung.  Hauptsächlich  hat 
Jungner  für  seine  Akkumulatoren  Kadmium. 
Kupfer,  Eisen,  Mangan,  sowie  Silber-  und 
Nickeloxyd  verwandt.  Nachdem  der  Erfinder 
mehreremals  Gelegenheit  gehabt  hatte,  die 
praktische  Anwendbarkeit  seiner  Erfindung 
darzuthun,  wurden  seine  Patente  (im  Mai  1900) 
an  eine  grosse  skandinavische  Gesellschaft 
verkauft,  in  der  verschiedeneGrosskapitalisten 
vertreten  waren.  Einige  Monate  spater 
wurde  ein  amerikanisches  Automobil  mit 
der  Jungner  sehen  Batterie  versehen  und 
unter  behördlicher  Kontrolle  geprüft. 

Dies  Automobil  wog  exklusive  Batterie 
und  Passagieren  528  kg;  die  Batterie  wog 
im  ganzen  nur  290  kg.  Das  Resultat  war 
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ganz  überraschend.  Die  Batterie  war  im- 
stande, nasse  und  schmutzige  Wege  mit 
einer  Leistung  von  mindestens  140  km  pro 
Ladung  zu  durchfahren.  Hiermit  wurde  ein 
Weltrekord  mehr  als  doppelt  geschlagen. 

Bei  dieser  Batterie  verwandte  Jungner 
eine  unlösliche  positive  Elektrode  aus 
pulvertörmigem  Nickel-  und  Silbersuperoxyd. 
Da  diese  Batterie  aber  kostspielig  ist,  und 
da  das  die  Platten  trennende  Asbestpapier 
nach  1 20  Entladungen  gewechselt  werden 
muss,  so  benutzte  Jungner  bereits  im 
selben  Frühjahr  als  positives  Metall  aus- 
schliesslich Nicketsuperoxyd  und  pulverisiertes 
Eisen  als  negatives  Metall.  Diese  Zusammen 
Setzung  wird  von  Jungner  in  seinem 
schwedischen  Patent  vom  21.  Januar  1901 
besprochen.  Gemäss  den  internationalen 
Patentgesetzen  brauchte  Jungner  hierauf 
erst  sechs  Monate  nach  obigem  Datum  im 
Ausland  ein  Patent  zu  nehmen. 

Aus  diesem  Grunde  kam  denn  auch 
Edison  »post  festuni«,  als  er  am  5.  Februar 
desselben  Jahres  sein  Patent  anmeldete,  und 
zwar  sowohl  was  das  System  als  was  die 
meisten  Einzelheiten  angeht.  Diejungner- 
Gesellschaft  hat  Einspruch  dagegen  erhoben, 
dass  Edison  in  England  ein  Patent  hierauf 
erhielt,  und  das  englische  Patentamt  hat 
denn  auch  Edison's  Patentansprüche  ganz, 
bedeutend  verkürzen  müssen.  Der  Edison- 
Akkumulator  wird  daher  nur  gegen  Lizenz 
von  Seiten  besagter  Gesellschaft  fabriziert 
werden  können.  z\uch  das  deutsche  Patent- 
amt hat  allem  Anschein  nach  die  Haupt- 
patentansprüche  Edison's  gestrichen. 

In  den  Vereinigten  Staaten  haben  die 
Patentämter  Edison  das  gewünschte  Patent 
nicht  zugestanden,  sondern  ihm  verschiedene 
unangenehme  Fragen  gestellt.  Ein  Schieds- 
gericht wird  vorerst  einige  Streitpunkte 
zwischen  Edison  und  Jungner  zu  ent- 
scheiden haben. 

Nur  in  den  Landern,  wo  Patente  »ohne 
Garantie  des  Staates«  erteilt  werden,  hat 
Edison  mit  seinem  Gesuch  Erfolg  gehabt. 
So  ernstlich  wie  die  europäische  und 
amerikanische  Fachpresse  gegen  Edison’s 
Priorität  protestiert  hat,  ebenso  willig  hat 
sich  die  Tagespresse  gezeigt,  Edison 
anlässlich  dieser  Erfindung  in  den  Himmel 
zu  heben. 

Edison’s  Versuche,  an  der  Stellung 
der  Jungner-Gesellschaft  zu  rütteln, 
haben  ihm  nur  selbst  geschadet.  Weit  ent 
femt,  gegen  die  Huldigungen,  welche  die 
Presse  Edison  dargebracht  hat,  Einspruch 
zu  erheben,  hat  die  Gesellschaft  eine  freund- 


schaftliche Annäherung  an  ihn  erreichen 
wollen. 

Edison  soll  geaussert  haben,  dass  er 
mit  diesem  Akkumulator  sich  einen  Denk- 
stein auf  sein  Grab  gesetzt  hätte.  Wenn 
dem  so  wäre,  so  dürfte  ein  Wort,  das  am 
6.  April  1901  in  der  »Electrical  World«, 
New-York,  gestanden  hat,  vielleicht  eine  ge 
eignete  Inschrift  abgeben:  »Der  Edison'sche 
Akkumulator  scheint  einem  Akkumulator, 
der  in  einem  schwedischen,  S c h 11t  i d t -J  u n g n e r 
erteilten,  Patent  beschrieben  ist,  ausserordent- 
lich ähnlich  zu  sehen.« 

Wenn  mm  dieser  allem  Anscheine  nach 
von  der  Jungner-Gesellschaft  inspirierte 
Artikel,  dem  wir  obige  Ausführungen  ent- 
nommen haben,  auch  insofern  Interesse  ver- 
dient, als  er  die  Erklärung  abgiebt,  warum 
Edison  seine  Erfindung  fortwährend  mit 
solcher  Mystik  umgeben  hat,  so  darf  man 
jedoch  die  Möglichkeit  nicht  ohne  weiteres 
von  der  Hand  weisen,  dass  beide  Erfinder 
unabhängig  von  einander  die  Frage  gelöst 
haben 

Dr.  Jungner  hat  nun  ganz  kürzlich  ein 
Patent  auf  das  Herstellungsverfahren  seiner 
Platten  genommen,  das  im  Zusammenhang 
mit  obigem  Interesse  haben  durfte. 

Nach  der  dänischen  Patentschrift  handelt 
es  sich  um  ein  Verfahren,  auf  elektrolytischem 
Wege  die  Oberfläche  von  Metallen  zu  ver- 
grossern,  deren  Sauerstoffverbindungen  in 
alkalischen  Lösungen  unlöslich  sind.  Das 
Eigentümliche  des  Verfahrens  besteht  darin, 
dass  zu  der  alkalischen  Lösung,  in  die  das 
zu  behandelnde  Metall  als  Anode  eingesetzt 
wird,  ein  Salz  zugefugt  wird,  dessen  Saure- 
radikal  mit  dem  betreffenden  Metall  ein  un- 
lösliches Salz  bildet. 

Hierdurch  wird  die  Oberfläche  des 
Metallkorper>  vergrossert,  so  dass  das  Metall 
sich  mit  dem  grössten  Vorteil  als  Träger 
einer  aktiven  Masse  verwenden  lasst,  selbst 
wenn  diese  nicht  oder  nur  schlecht  leitend 
ist,  wobei  diese  Masse  in  sehr  enge  moleku- 
lare Berührung  mit  dem  Leiter  kommt  und 
wodurch  die  so  hergestellte  Elektrode  einen 
ganz  bedeutenden  Wirkungsgrad  hinsichtlich 
des  Aufspeichcrns  und  Abgebens  von  elek- 
trischer Energie  erhalt. 

Um  eine  möglichst  gleichmassige  Ver- 
grosserung  der  Oberfläche  zu  erzielen,  werden 
bei  vorliegender  Erfindung  besondere  mecha- 
nische Anordnungen  im  elektrolytischen 
Apparat  angewandt.  Auf  der  Zeichnung 
sind  111  Fig.  10  und  1 1 zwei  verschiedene 
Ausfuhrungsformen  eines  mit  den  fraglichen 
Anordnungen  versehenen  Apparates  dar- 
gestellt. 
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l)er  Jungner’sche  Akkumulator. 


a,  in  Fig.  io,  ist  die  Metallplatte,  die 
Anode,  die  auf  elektrolytischem  Wege  aus- 
gehöhlt werden  und  eine  grössere  Oberfläche 
erhalten  soll,  k ist  die  Kathode;  dieselbe  ist 
mit  Spitzen  versehen,  deren  äusserste  Enden 
sich  in  derselben  Entfernung  von  einander 
und  von  der  Oberfläche  der  Anode  befinden. 
Der  ganze  Kathodenleiter  ist  mit  Ausnahme 
der  äussersten  Enden  der  Spitzen  mit  einem 
indifferenten  und  nicht  leitenden  Stofl  h 
überzogen.  Die  Angriffspunkte  an  der  Ober- 
fläche der  Anode  liegen  daher  direkt  an  den 
Spitzen.  Fig.  1 1 zeigt  eine  andere  Anordnung 
zur  Erzielung  desselben  Resultates.  Die 
Anode  a ist  hier  an  ihrer  Oberfläche  mit 
einem  Ueberzug  aus  nichtleitendem  Stoff 
versehen,  und  in  diesem  sind  in  gleicher 
Entfernung  von  einander  kleine  kreisförmige 
Vertiefungen  angebracht,  so  dass  die 
metallische  Oberfläche  hierdurch  blossgelegt 
wird.  Wenn  die  Oberflächen  der  Elektroden 
parallel  sind,  so  werden  die  Angriffspunkte 
ausschliesslich  auf  diese  blossgelegten  Stellen 
konzentriert,  und  wenn  die  Aushöhlung  oder 
Vertiefung  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
vorgeschritten  ist,  kann  man  den  Ueberzug 
leicht  entfernen.  Die  Angriffspunkte  können 
so  nahe  an  einander  angebracht  werden,  dass 
sie  sozusagen  Angriffslinien  bilden.  In  Fig.  io 
können  daher  die  Spitzen  durch  scharf  zu- 
geschliffene Vorsprünge  von  geradliniger 
oder  gewölbter  Form  ersetzt  werden,  die 
bis  zur  Kante  isoliert  sind.  In  Fig.  1 1 anderer- 
seits können  die  von  einander  getrennten 
Vertiefungen  durch  gerad-  und  krummlinige 
Furchen  ersetzt  werden. 

In  vielen  Fällen  sind  diese  Anordnungen 
unnötig,  da  eine  genügend  gleichmässige 
Vertiefung  durch  blosse  Bearbeitung  der 
Metallplatte  mit  Schmirgelleinwand  erzielt 
werden  kann,  wobei  die  Angriffspunkte  gegen- 


über den  spitzesten  oder  höchsten  Stellen 
zu  liegen  kommen. 

Die  in  den  Vertiefungen  der  Metall- 
platte zurückbleibende,  unaufgelöste  Metall- 
verbindung lässt  sich  in  vielen  Fällen  als 
wirksame  Substanz  in  einem  geeigneten 
Elektrolyten  zur  Aufsammlung  oder  Abgabe 
von  elektrischer  Energie  direkt  anwenden. 

Wenn  hingegen  die  Metallverbindung 
nicht  als  aktive  Substanz  in  einem  elektrischen 
Akkumulator-  funktionieren  soll,  kann  die- 
selbe von  der  Platte  entfernt  werden,  indem 
diese  in  eine  Lösung  gesetzt  wird,  die  zwar 
die  Metallverbindung,  aber  nicht  das  Metall 
selbst,  auflöst.  In  die  Vertiefungen  der 
Metallplatte  können  hierauf  geeignete  Stoffe 
eingekittet  oder  eingeschmolzen  werden. 
Platten  von  so  gut  wie  allen  Metallen  können 
auf  die  eben  beschriebene  Weise  eine  Ver 
grösserung  der  Oberfläche  erfahren.  Die 
vielen  einwirkenden  Umstände  bewirken  je- 
doch, dass  man  in  jedem  einzelnen  Falle 
experimentell  das  Verfahren  ausfindig  machen 
muss,  das  die  gleichmässigste  Vertiefung 
und  geeignete  Grösse  und  Dichte  der  Löcher 
im  Verhältnis  zur  Dichte  der  Platten  u.  s.  w. 
liefert.  Als  Grenze  in  dieser  Hinsicht  dürfte 
man  anführen,  dass,  wenn  die  Vertiefungen 
so  klein  und  so  dicht  neben  einander  an- 
gebracht sind,  dass  dieselben  auch  mit  der 
stärksten  Vergrösserung  nicht  wahrgenommen 
werden  können,  der  Metallträger  hinsichtlich 
der  Aushöhlung  keinen  Vorteil  in  elektro- 
lytischer Beziehung  bieten  wird.  In  der 
Regel  sollen  in  jedem  Falle  die  grössten 
Vertiefungen  und  die  Unebenheit  überhaupt 
mit  blossem  Auge  unterschieden  werden 
können.  Wenigstens  ist  eine  auf  die  be- 
schriebene VVeise  präparierte  Metallplatte 
für  das  unbewaffnete  Auge  zur  praktischen 
Anwendung  leicht  zu  erkennen. 
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Als  praktische  Anwendungen  des  oben 
Angeführten  können  lolgende  Beispiele  er- 
wähnt werden. 

Wenn  eine  reine  Nickelplatte  als  Anode 
in  eine  Lösung  von  Chlornatrium  gesenkt 
wird,  so  wird  lösliches  Nickelchlorid  gebildet 
und  die  Plattenoberfläche  gleichmässig  in 
allen  Punkten  geätzt,  so  dass  keine  nennens- 
werte Vergrösserung  derselben  stattfindet. 
Senkt  man  dieselbe  Platte  gleichfalls  als 
Anode  in  eine  konzentrierte  Lösung  eines 
Alkalihydrats,  so  bildet  sich  auf  der  Ober- 
fläche der  Platte  eine  dünne  Schicht  eines 
Nickeloxydes,  das  in  Alkali  unlöslich  ist  und 
deswegen  die  Platte  gegen  weitere  Ein- 
wirkungen schützt  Wenn  man  hingegen 
die  Lösungen  von  Chlornatrium  und  Alkali 
in  gewissen  nach  Stromdichte,  Temperatur 
u.  s.  w.  abgepassten  Konzentrationen  und 
Verhältnissen  mischt,  so  bilden  sich  auf  der 
Oberfläche  des  Nickelblechs,  namentlich, 
wenn  dieselbe  vorher  mit  Feile,  Schmirgel 
oder  dergleichen  behandelt  wird,  Oxy- 
chloride  von  Nickel  von  verschiedener  Zu- 
sammensetzung, z.  B.  nach  der  Formel 
Ni  -+-  KCl  + 2 KOH  + 3 H.O 
= Ni  O CI  + H,G  -f-  3 KOH  -j-  3 H. 

Die  Nickeloxychloride  sind  im  Elektro- 
lyten schwer  löslich  und  bilden  auf  der  Ober- 
fläche der  Elektrode  einen  grünen  oder  grün- 
schwarzen Ueberzug,  der  bei  geeigneter  Be- 
handlung ganz  hart  und  kompakt  gemacht 
werden  kann  und  stark  an  Metallen  anklebt. 

Wenn  man  nunmehr  diese  Elektrode 
als  Anode  in  eine  20— 30prozentige  Alkali- 
lösung 6 — 8 Stunden  lang  bei  einer  Strom- 
dichte von  ca.  1 Amp.  pro  cm*  einsetzt,  so 
gehen  allmählich  unter  Gasentwickelung  die 
den  Metallen  zunächst  liegenden  Teile  der 
Nickeloxychloridschiclit  in  eine  hohe  Sauer- 
stoflfverbindung  des  Nickels  über,  deren 


atomische  Zusammensetzung  der  Formel 
NiO,  entsprechen  dürfte. 

Die  Reaktion  an  der  Polfläche  ist  dann: 
2 Ni  OCl  + O + 2 KOH 
= 2 NiO,  -f  2 KCl  4-  H,0. 

Wenn  man  den  Ueberzug  von  einer  auf 
beschriebene  Weise  hergestellten  Nickelfläche 
entfernt,  was  z.  B.  derart  geschehen  kann, 
dass  man  die  Platte  in  Salzsäure  eintaucht 
(Ni  O,  -f  4 H CI  = Ni  CI,  + 2 H.O  4-  CI,), 
so  dass  die  Oberfläche  metallisch  rein  wird, 
so  kann  man  deutlich  ihre  grosse  Porosität 
erkennen. 

Aehnlich,  wie  dies  eben  für  Nickel  an- 
gegeben worden  ist,  kann  man  auch  Platten 
von  anderen  Metallen  präparieren,  so  dass 
dieselben  durch  Vergrösserung  ihrer  Ober- 
fläche zu  Trägern  von  aktiv  wirkenden 
Stoffen  in  elektrischen  Akkumulatoren  ge- 
eignet werden.  So  ist  es  vor  allem  der  Fall 
mit  den  Metallen  Blei,  Kupfer,  Cadmium  und 
Eisen,  freilich  nur  bei  geeigneter  Behandlung 
und  Veränderung  hinsichtlich  der  Art, 
Konzentration,  Temperatur,  Stromdichte 
u.  s.  w.  der  Elektrolyte. 

Eisen  und  Stahl  wird  am  besten  in  einer 
sehr  verdünnten  Alkalilösung  (2  bis  5 gr 
pro  Liter  Wasser)  ausgehöhlt ; die  gebildeten 
Eisenhydrate  sind  in  dieser  Lösung  schwer 
löslich. 

Die  Eisenhydratschicht  auf  der  Eisen- 
platte lasst  sich  hier,  ähnlich  wie  bei  Nickel, 
durch  schnelles  Auflösen  in  Salzsäure  ent- 
fernen. 

Die  Poren  in  der  auf  diese  Weise  bloss- 
gelegten Metallfläche  können  hierauf  mit 
Stoffen  gefüllt  werden,  die  direkt  oder  nach 
geeigneter  Behandlung  als  aktive  Substanz 
auf  dem  Eisenskelett  in  alkalischen  Elektro- 
lyten dienen  können.  A.  G. 


DIE  DARSTELLUNG  DES  OZONS  AUF  ELEKTRISCHEM  WEGE. 


Von  Dr.  O.  Kausch. 


(ForUeuuug.) 


Nach  dieser  uns  bereits  in  die  neueste 
Zeit  führenden  Abschweifung  von  der  histori- 
schen Entwickelung  der  O/.onerzeugung  — 
damit  ist  jedoch  das  Kapitel  der  Siemens- 
röhren nunmehr  erledigt  — kehren  wir 
wieder  zu  den  Anfängen  der  Ozonerzeugung 
auf  elektrischem  Wege  zurück.  Es  sei  an 
dieser  Stelle  noch  auf  verschiedene  Apparate 
hingewiesen,  die  schon  vom  historischen 


Standpunkte  aus  unser  Interesse  erwecken. 
So  konstruierte  Babo  (1863)  einen  Ozon- 
erzeuger (Fig.  12)*),  welcher  in  einem  un- 
gefähr 1 Meter  langen  Glasrohr  (6 — 10  mm 
Durchmesser)  besteht,  in  welchem  ein  Bündel 
von  12  sehr  schmalen  dünnen  Glasröhrchen 
(3  mm  Durchmesser)  angeordnet  ist.  Jedes 


*)  Vergl.  Andrcoli,  Ozonc.  S.  6. 
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dieser  Kohrchcn  enthalt  einen  Kupferdraht; 
sechs  dieser  Röhrchen  stehen  mit  dem  einen, 
die  anderen  sechs  mit  dem  anderen  Ende 
einer  Induktionsspule  in  Verbindung.  Die 
dem  Rohre  zugefuhrte  Luft  umströmt  die 
Glasröhrchen  und  entweicht  ozonisiert  am 
anderen  Ende  des  Rohres.  Die  metallischen 
Leiter  in  diesem  Apparat  sind  von  Glas  und 
einer  Schicht  Luft  umgeben,  welche  mit 
entgegengesetzter  Elektrizität  beladen  wird, 
sobald  die  Entladung  vor  sich  geht. 

Sodann  sei  der  Apparat  erwähnt,  den 
Houzeau,  ein  hervorragender  Forscher  auf 


dem  Gebiete  des  Ozons  und  seiner  Dar- 
stellung, (1872)  erfand4).  Dieser  besteht 
aus  einem  eigenartig  gestalteten  langen 
Glasrohr  (vcrgl.  Fig.  13),  in  dessen  Innern 
sich  ein  60  — 80  cm  langer  Kupfer-,  Blei- 
oder Platindraht  befindet.  Ein  ähnlicher 
Draht  von  gleicher  Länge  ist  rund  um  das 
Glasrohr  heruingewickelt  und  sein  sowie  das 
Ende  des  inneren  Drahtes  mit  einem  Ende 
einer  Induktionsspule  verbunden.  Ein  Jahr 
später  entdeckte  Boillot,  dass  sich  die 
Kohle  gleichfalls  als  Elektrodenmaterial  zur 
Hervorbringung  dunkler  Entladungen  ver- 
wenden lässt  und  baute  nun  unter  Ver 
Wendung  dieser  Substanz  einen  Ozonisierung* 
apparat.  Zuerst  bedeckte  er  zwei  konzen- 
trische Glasrohre  mit  pulverisiertem  Koks 
oder  Kohle,  später  führte  er  in  das  innere 
Rohr  einen  Kohleblock  ein.  Das  äussere 
Rohr  war  dagegen  mit  Kohlepulver  bedeckt. 

Einen  anscheinend  anderen  Ozonapparat 
konstruierte  (1875)  ferner  der  bekannte 
Chemiker  Berthelot4).  Dieser  besteht  aus 
einem  Glascylinder,  der  mit  angesäuertem 
Wasser  angefüllt  ist  (vergl.  Fig.  14).  ln 


dieser  Flüssigkeit  hangen  eine  Platinelektrode 
und  ein  weiteres  Glasrohr,  welches  mit  Zu- 
und  Ableitungsrohren  für  das  zu  ozonisierende 
Gas  versehen  ist.  In  diesem  Glasrohr  wird 
ein  zweites,  aber  schmäleres  Glasrohr  luftdicht 
eingesetzt,  welches  ebenfalls  angesäuertes 
Wasser  enthält.  Diesem  Wasser  wird  der 
elektrische  Strom  gleichfalls  mit  Hülfe  einer 
Platinelektrode  zugeführt.  Das  zu  ozoni- 
sierende Gas  (die  Luft)  strömt  nun  in  den 
zwischen  dem  schmalen  und  dem  weiten 


*)  Andreoli,  Ozonc.  S.  II 
•)  Andreoli,  Ozooe.  S.  15. 
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Glasrohr  befindlichen  Raum  und  wird  unter 
der  Einwirkung  der  beiden  elektrisierten 
Flüssigkeiten  ozonisiert. 

Die  letztgenannten  Apparate  (Babo, 
Houzeau,  Hoillot  und  Herthelot)  unter- 
scheiden sich  also  im  wesentlichen  nur  durch 
die  verschiedenen  Materialien . aus  denen 
ihre  Elektroden  hergestellt  sind  (Metall , 
Kohle.  Flüssigkeit), 

Die  nun  folgenden  Jahre  brachten  noch 
verschiedene  Konstruktionen  von  Ozon 
Apparaten,  die  sich  aber  alle  mehr  oder 
weniger  an  die  genannten  und  erläuterten 
Typen  anlehnten. 

So  wurde  Hagen  im  Jahre  1882  ein 
Apparat  in  Deutschland  patentiert  (D.  R.  Fat. 
No.  18723),  welcher  demjenigen  lierthelots 
ähnlich  ist,  aber  eine  bestimmte  Verdünnung 
des  zu  ozonisierenden  Sauerstofles  und  zwar 
bis  zu  einem  Druck,  welcher  einer  Queck- 
silbersäule von  etwa  10  cm  oder  etwas 
weniger  entspricht,  gestattet.  Auf  den  so 
vorbereiteten  Sauerstoff  lässt  man  einen 
kontinuierlichen  elektrischen  Strom  in  Form 
von  Funken  oder  dergl.  einwirken.  Auf 
diesem  Wege  sollte  ein  5 — 10  mal  voll- 
kommener ozonisierter  Sauerstoff,  als  dies 
bis  dahin  möglich  war,  erzeugt  werden 
können. 

Im  Gegensatz  zu  diesem  Verfahren  ver- 
wendete Hehr  Druck  zur  Durchführung  der 
Ozonisierung  von  Luft  (D.  R.  I’at.  No  39377). 
Mit  Hülfe  einer  Dynamomaschine  wird  ein 
elektrischer  Strom  erzeugt,  der  in  einem 
Induktionsapparate  stark  gespannte  sekundäre 
Strome  hervorruft,  die  nach  dem  Ozon- 
apparat geleitet  werden.  Dieser  besteht  aus 
einem  aus  Metall  gefertigten,  innen  sorg- 
fältig mit  Isolierschichten  (Ebonit,  Glas) 
ausgekleideten  Kasten,  in  dem  eine  grössere 
oder  kleinere  Anzahl  Nadelapparate  auf- 
gestellt  sind.  Jeder  dieser  Nadelapparate 
besteht  aus  zwei  Blechplatten,  von  denen 
die  eine  fest  mit  einer  isolierenden  Gummi- 
platte  verbunden  ist,  während  die  andere 
durch  eine  Reguhervorrichtung  in  beliebigem 
Abstand  von  der  ersten  eingestellt  werden 
kann.  Die  beiden  einander  zugekehrten 
Seiten  der  Bleche  tragen  metallene  Nadeln, 
welche  gutleitende  Spitzen  aus  Platin  haben. 
Die  Nadeln  selbst  und  die  Blechplatten  haben 
dagegen  einen  isolierenden  Anstrich  erhalten, 
damit  keine  Elektrizität  ausstromen  und  eine 
Oxydierung  der  Metalle  nicht  cintrcten  kann. 
Von  den  Klcmmenschrauben  des  oben  ge- 
nannten Induktionsapparates  aus  wird  der 
einen  der  Blechplatten  positive,  der  anderen 
negative  Elektrizität  zugefuhrt,  die  beide  aus 
den  Spitzen  der  einzelnen  Nadelapparatc 


ausströmen  und  dabei  das  den  Apparat 
durchströmende  Gas  (die  Luft)  in  Ozon 
überführen.  Die  frische  zu  ozonisierende 
Luft  wird  durch  eine  Kompressionsanlage 
auf  einen  bestimmten  Druck  gebracht  und 
hierauf  in  den  Ozonapparat  eingeführt. 

Fast  gleichzeitig  mit  der  Verbesserung 
der  Siemensröhren  gelangten  zwei  Erfindungen 
Kahrigs  zur  Kenntnis  der  Oeflentlichkeit, 
welche  die  Darstellung  des  Ozons  im  Grossen 
betrafen  (1891  1892).  Die  erste  bestand  in 
einem  Ozonisierungsapparat,  welcher  dem 
durchstreichenden  Gase  oder  Gasgemische 
eine  sehr  grosse  Oberfläche  bot  und  die 
Entladung  in  überaus  gleich  mässiger  Weise 
regelte.  Dieser  ApparatlD.R.Pat.  N o.  56727, 
englisches  Patent  No.  16139  v-  J-  1888) 
setzt  sich,  wie  aus  untenstehender  Abbildung 
ersichtlich  (Fig.  15),  aus  einer  grossen  Anzahl 
von  Platten  a zusammen,  die  zum  Teil  an 
der  einen  Zuleitung  parallel  geschaltet  sind 
und  in  deren  Zwischenräumen  eine  ent- 
sprechende Anzahl  gleicher,  ebenfalls  parallel 
geschalteter  Platten  ungeordnet  ist.  Je  zwei 


Ei*-  'S- 


der  auf  einander  folgenden  Platten  sind  durch 
einen  Luftraum  und  eine  Schicht  b eines 
sehr  guten  Isoliermaterials  getrennt.  Die 
Entladung  findet  somit  durch  die  Luftschicht 
und  die  Isolierschicht  hindurch  von  einer 
Platte  zur  anderen  statt.  Die  zwischen  den 
Platten  hindurchströmende  Luft  berührt  dem 
nach  einerseits  eine  Metallplatte,  andererseits 
die  Isolierschicht. 

Die  Anordnung  der  Platten  ist  derart, 
dass  der  zu  ozonisierende  Gasstrom  die 
zwischen  den  einzelnen  Platten  liegenden 
Zwischenräume  zu  gleicher  Zeit  oder  hinter 
einander  durchströmt.  Die  Metallplatten  sind 
aus  schwer  oxydierbaren  Metallblechen  (Zinn, 
Platin,  Aluminium),  die  auf  einer  Seite  eigen 
tumlich  durchlocht  sind,  hergestcllt,  sodass 
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sie  eine  grosse  Anzahl  von  in  regelmässigen 
Abständen  stehenden  zylindrischen  oder  ab- 
gestumpft kegelförmigen  Erhöhungen  (a‘) 
aufweisen.  Dadurch  wird  einerseits  die 
Regelmässigkeit  der  elektrischen  Entladungen 
gewährleistet,  andererseits  die  Dauerhaftigkeit 
der  Platten  erhöht,  und  endlich  werden  bei 
den  Entladungen  dünne  zylindrische  Licht- 
hüllen gebildet,  die  eine  grosse  Oberfläche 
auf  die  Gase  zur  Einwirkung  bringen  und 
hierdurch  die  Wirkung  des  Stromes  schnell 
und  durchgreifend  gestalten.  Hinzu  kommt 
noch,  dass  durch  diese  Anordnung  die  Her- 
stellung eines  gleichmässigen  Abstandes 
zwischen  den  entgegengesetzten  Belegungen 
erreicht  ist,  wodurch  die  Haltbarkeit  des 
gesamten  Apparates  wesentlich  günstig  be- 
einflusst wird.  Ein  dem  beschriebenen  sehr 
ähnlicher  Ozonisator  ist  aus  der  englischen 
Patentschrift  No.  248S  v.  J.  1894  (Yarnold) 
bekannt  geworden. 


Die  andere  Erfindung  Fahri'gs,  welche 
ein  Verfahren  und  einen  Apparat  zur  Er- 
zeugung ozonhaltiger  Luft  im  Grossen  mittels 
Elektrizität  betraf,  gründete  sich  auf  die 
Beobachtung,  dass  zur  Darstellung  stark 
ozonhaltiger  Luft  nur  solche  Luft  verwendbar 
ist,  welche  vollkommen  rein,  sehr  sauerstoff- 
haltig, absolut  trocken  und  stark  abgekühlt 
ist.  D.  R.  Pat.  No.  61  513,  amerikan.  Pat. 
No.  511330).  Ausserdem  muss  eine  der- 
artige Luft  behufs  möglichst  vollkommener 
Ozonisierung  stillen  Entladungen  ausgesetzt 
werden,  die  in  höchst  gleichmässiger  Weise 
vor  sich  gehen.  Fahrig  erreichte  dies  da 
durch,  dass  er  gewöhnliche  Luft  gründlich 
durcharbeitete,  komprimierte  und  filtrierte, 
wodurch  sie  sauerstoffreicher  werden  sollte. 
Ferner  erwärmte  und  trocknete  er  die  Luft 
und  kühlte  sie  wieder  stark  ab,  worauf  sie 
unter  gleichmässiger  Einwirkung  der  (so- 
genannten) stillen  elektrischen  Entladung  in 


ein  hochprozentiges  Ozongasgemisch  über- 
gefuhrt  wurde.  Die  zur  Durchführung  dieses 
Verfahrens  erforderliche  Apparatur  besteht 
(vergl.  Fig.  16)  aus  einem  Apparat  A,  in 
dem  die  Luft  mittels  Schaufeln  u.  dergl.  ge- 
reinigt wird,  und  einem  Kompressor  B oder 


dergl.,  welcher  die  Luft  ansaugt  und  sie 
unter  Druck  in  die  Rohrleitung  C presst, 
von  wo  sie  zu  dem  Filter  D gelangt.  Aus 
diesem  Filter  strömt  die  reine,  immer  noch 
unter  einem  hinreichenden  Druck  stehende 
Luft  durch  Rohr  F nach  dem  Erhitzer  H, 
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den  Trockenapparaten  I,  J,  welch  letzterer 
Schalen  mit  konzentrierter  Schwefelsäure 
enthalt,  und  durch  die  lange  Rohrleitung  L, 
in  der  sie  auf  etwa  4'  C.  abgekiihlt  wird, 
nach  den  Ozonisierapparaten  P Pt  P,  IV 
Letztere  sind  so  mit  einander  verbunden, 
dass  die  Luft  zu  gleicher  Zeit  durch  zwei 
oder  mehrere  geführt  wird  und  hierauf  die 
beiden  letzten  nach  einander  passiert. 

Die  zur  Ozonisierung  erforderlichen 
hochgespannten  Induktionsströme  erzeugte 
Fahrig  in  der  Weise,  dass  er  eine  Wechsel- 
strommaschine, welche  von  einer  Gleich- 
strommaschine erregt  wird,  einen  konstanten 
Strom  in  einen  Transformator  senden  lasst, 
welcher  durch  seine  eigentümliche  Konstruk- 
tion, namentlich  hinsichtlich  der  dabei  ver- 
wendeten Eisenmassen,  weder  eine  Erwärmung 
erfahren  kann,  noch  auch  eine  stärkere  Er- 
regung zulasst,  als  sie  zur  Erzeugung  der 
Induktionsströme  erforderlich  sind. 

Die  Ozonisierungsapparate,  in  denen  der 
so  hergestcllte  Strom  zur  Wirkung  gelangt, 
sind  nun  so  konstruiert,  dass  die  stille  Ent- 
ladung auf  einer  möglichst  grossen  Oberfläche 
und  ausserst  gleichmassig  erfolgt,  d.  h.  sie 
sind  in  der  aus  der  Patentschrift  No  56727 
(oben  erläutert)  bekannten  Weise  eingerichtet 

Aus  den  Ozonisierapparaten  strömt  die 
Luft  endlich  durch  Rohr  Q in  den  Gas 
behälter  R ein,  in  dem  sie  über  eine  Oct 
schicht  tragendem  Wasser  aufgetaugen  wird. 

Gleichfalls  nnt  Anwendung  von  Wechsel 
strömen  arbeitet  Korda(D.R.  Pat.  No.  7205a), 
dessen  Verfahren  darin  besteht,  milteis  mehr 
phasiger  Wechselströme  ein  elektrisches  Dreh- 
feld herzustellen,  welches  zwischen  den  wir- 
kenden Elektroden  Entladungen  wechselnder 
Polarität  erzeugte,  durch  welche  der  zu 
ozonisierende  Sauerstoff  möglichst  ausgiebig 
bearbeitet  wurde.  Die  für  die  Entladungs- 
strahlen erforderliche  Spannungserhöhung  des 
mit  geringer  Spannung  angeführten  Wechsel- 
stromes konnte  hierbei  unter  Benutzung  der 
Kapazität  des  Ozonisierungsapparates  durch 
Einschaltung  von  Selbstinduktiansspulen  er- 
zielt werden.  Zur  Ausführung  des  Verfahrens 
dient  ein  Ozonisierungsapparat,  in  dem  zur 
Konzentrierungder  Entladungsstrahlen  Körper 
von  hoher  Dielektrizitätskonstante  (z  B.  Glas 
stalie.  mit  Alkohol  oder  Wasser  gefüllte  Glas 
rohre  oder  dergl.)  zwischen  den  metallischen 
Elektroden  angeordnet  sind.  Die  hierbei 
verwendeten  röhrenförmigen  Elektroden 
werden  durch  die  Expansion  des  mit  hoher 
Spannung  zugefuhrten  Sauerstoffes  gekühlt. 

Wahrend  alle  bisher  beschriebenen  Ozont 
satoren  in  geschlossenen  Gehäusen  montiert 
waren,  denen  die  zu  ozonisierende  Luft  bezw. 


der  Sauerstoff  in  geeigneter  Weise  zugeführt 
wurde,  ging  Andreoli  (1892)93)  dazu  über, 
offene  Ozonisatoren  zu  konstruieren,  die  in 
irgend  einem  Raume  zur  Aufstellung  gelangen 
können  (amerikanisches  Pat  ent  No.;  1226;, 
englisches  Patent  No.  17426  v.  J.  1891 
und  9631  v.J.  1892,  sow  ie  schweizerisches 
Patent  No.  5749).  Sie  waren  insgesamt 
in  der  Weise  konstruiert,  dass  zwei  Elek- 
troden unter  Zwischenschaltung  eines  geeig- 
neten Dialektrikums  einander  gegenüber 
angeordnet  waren  und  Aufrauhungen  (Spitzen) 
trugen,  durch  deren  Hilfe  das  Fliessen  der 
elektrischen  Ströme  erleichtert  wurde. 


Eine  Ausfuhrungsform  eines  derartigen 
Ozonisators  zeigt  die  Fig.  17.  Hierbei  be- 
zeichnen D,  D,  die  kammartigen  Elektroden 
und  F,  das  Dialektrikum, 

Des  weiteren  bildete  Andreoli  die 
Ozonerzeuger  in  der  Richtung  aus,  dass 
man  mit  der  Erzeugung  von  Ozon  gleich 
zeitig  auch  Licht  zu  spenden  im  Stande 
war,  sodass  neben  der  I.uftverbesierung 
bezw,  Reinigung  von  Raumen  auch  deren 
Erhellung  bewirkt  werden  konnte  (D.  R. 
Pat,  No.  77925,  amerikanisches  Patent 
No.  565  952,  englisches  Patent  No.  21  707 
v.  J,  1893,  schweizerisches  Patent 
No.  7997).  Zu  dem  genannten  Doppelzwecke 
ordnete  er  in  der  Mittellinie  eines  luftleer 
zu  machenden  Ge  fasse»  aus  Glas  (Vacuum 
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röhre,  Glühlampenbirne  u.  dergl.)  eine  stab- 
formige  (bei  mehr  kugelförmigem  Gefass 
eignet  sich  hierzu  auch  ein  rundlicher,  rings- 
um mit  Spitzen  besetzter  Körper  u.  s.  w.) 
Elektrode  an,  die  auf  ihrem  Umfang  mit 
zahlreichen  gegen  die  Glaswand  gerichteten 
Spitzen  besetzt  ist.  Die  zweite  Elektrode 
wird  an  der  Aussenseite  des  Gefasses  in 
Gestalt  eines  ebenfalls  mit  Spitzen  besetzten 
Stabes  so  angebracht,  dass  ihre  Spitzen  dicht 
an  die  Glaswand  herantreten  und  gegen  die 
Spitzen  der  inneren  Elektrode  gerichtet  sind. 

Nach  einer  weiteren  Angabe  des  Er- 
finders kann  man  zweckmässig  die  innere 
Elektrode  auf  dem  ganzen  Umfange  so  mit 
Spitzen  besetzen,  dass  diese  ringsum  gegen 
die  Glaswand  ausstrahlen.  In  diesem  Kalle 
wird  die  äussere  Elektrode  in  mehrere  Teil- 
elektroden zerlegt,  indem  man  sie  entweder 
in  der  Längsrichtung  des  Gefasses  oder  in 
Schraubenlinien  darum  verlaufend  anordnet. 
Ein  Ruhmkorff’scher  Induktor  oder  ein 
Umwandler  von  hoher  Frequenz  dient  diesen 
Apparaten  als  Stromquelle. 

Werden  nun  derartige  Apparate  einge 
schaltet,  so  wird  das  Innere  des  Gefasses 
leuchtend,  während  an  den  äusseren  Spitzen 
unter  starker  Ozonentwickelung  Glimmlicht 
auftritt. 

Der  Gedanke,  den  zur  Erzeugung  von 
Licht  erforderlichen  Strom  gleichzeitig  auch 
zur  Bildung  von  Ozon  heranzuziehen,  ist 
dann  noch  mehrfach  aufgegriffen  worden. 

(X 


\\ 


So  haben  Donovan  und  Gardner  einen 
einfachen,  aus  der  obenstehenden  Fig.  18 
ersichtlichen  Apparat  erfunden,  in  dem,  falls 


er  mit  den  Drähten  einer  Beleuchtungsanlage 
verbunden  wird,  Ozon  durch  Elektrolyse 
einer  wässrigen  Permanganatlösung  erzeugt 
wird  (amerikanisches  Patent  No.  527326, 
englisches  Patent  No.  19  127  v.  J.  1894). 
An  der  positiven  Elektrode  D,  entsteht  ein 
Gemisch  von  Ozon  und  Sauerstoff,  das  aus 
dem  Rohre  B in  den  betreffenden  Raum, 
in  dem  der  Apparat  angeordnet  ist,  entweicht, 
während  der  an  der  negativen  Elektrode  C 
entstehende  Wasserstoff  mittels  des  über  das 
Rohr  A gezogenen  Gummischlauches  abge- 
zogen wird. 

Auch  in  neuester  Zeit  hat  dieses  Problem 
der  gleichzeitigen  Licht-  und  Ozonerzeugung 
eine  Lösung  gefunden,  wie  dies  aus  der 
Patentschrift  131398  hervorgeht.  In  dieser 
ist  nämlich  ein  in  die  Sockel  der  gewöhn- 
lichen Glühlampen  einsetzbarer  Apparat  zur 
Erzeugung  von  Ozon  beschrieben.  Dieser 
Apparat  besteht  aus  einem  mit  einem  Pflock 
versehenen  Gehäuse,  in  dem  sich  neben  dem 
Ozonisator  noch  ein  Transformator  befindet. 
Der  Pflock,  mit  dessen  Hilfe  sich  der  Ge- 
samt-Apparat in  die  Sockel  der  Glühlampen 
einsetzen  und  so  in  den  Stromkreis  ein- 
schalten lasst,  enthält  zu  diesem  Zwecke 
geeignete  Kontaktstücke. 

An  dieser  Stelle  sei  noch  einer  einfachen 
Vorrichtung  gedacht,  mit  deren  Hilfe  La  m prey 
die  Erzeugung  von  Ozon  durchzuführen  vor- 
schlug (englisches  Patent  No.  11  810 
v.  J.  1894).  Diese  besteht  aus  zwei  Glas- 
streifen, zwischen  denen  ein  flaches  Metall- 
band gelagert  ist.  dessen  eines  Ende  über 
die  Glasstreifen  hinausragt  und  mit  einer 
Klemmschraube  behufs  Zuleitung  des  elek- 
trischen Stromes  versehen  ist.  Ueber  die 
beiden  äusseren  Flächen  der  Glasstreifen 
sind  ferner  (zwei)  Drähte  gespannt,  auf 
welche  abwechselnd  Glas-  und  Matallperlen 
aufgereiht  sind.  Diese  beiden  Drähte  sind 
sodann  jenseits  der  Glasstreifen  zusammen- 
geflochten und  endigen  gleichfalls  in  einer 
Klemmschraube. 

Anstelle  der  Metallperlen  können  auch 
kleine  Metallscheiben  zwischen  den  Glas- 
perlen angeordnet  werden. 

Trifft  nun  Luft  auf  die  beschriebenen 
Pcrlenschnüre,  nachdem  die  Apparatur  mit 
einer  Stromquelle  verbunden  ist,  so  findet 
eine  lebhafte  Ozonentwickelung  statt.  Eine 
zur  Herstellung  konzentrierter  Ozon-Licht- 
mischungen geeignete  Vereinigung  mehrerer 
derartiger  Ozonisatoren  in  einem  Behälter 
zeigt  die  englische  Pate  ntschri  ft  No.  5322 

V.  J.  1899-  (For Heizung  folgt.) 
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Die  elektrolytische  Gewinnung:  von  Antimon. 

F.  Isard.  (Revue  pratique  de  l’Electricitl, 

XII,  No.  9,  p.  137,  1903;  I.  Industrie  Electrique). 

Verfasser  bespricht  die  verschiedenen  in 
dieser  Richtung  bis!  er  angestellten  Versuche  und 
sucht  ihr  Misslingen  zu  erklären.  Hierauf  be- 
schreibt er  das  von  ihm  seit  einiger  Zeit  in  An- 
wendung gebrachte  Verfahren,  bei  dem  das 
Antimonerz  (und  zwarGrauspiessglanzerz)  zunächst 
mit  einer  l.Osung  von  Schwefelnatrium  behandelt 
wird,  wodurch  man  ein  S^hwefelantimon  erhält. 
I >iescs  wird  ausgewaschen  und  in  die  Kathoden- 
kammer  eines  mit  Diaphragma  versehenen  Kiek- 
trolysators  eingebracht,  während  man  in  die 
Anodenkammer  eine  I^isung  von  Natronlauge 
von  minimalem  Widerstandsvermögen  giesst 
d.  h.  von  etwa  17%).  Bei  der  Elektrolyse  be- 
deckt sich  die  Kathode  mit  einem  sehr  schonen 
glanzenden  und  adharierenden  Niederschlag  von 
Antimon,  wahrend  die  Ionen  des  freigewordenen 
Schwefels  durch  das  Diaphragma  hindurchgehen 
und  immer  höhere  Schwefelnatriumverbindungen 
bilden.  Wenn  man  beim  Natriuinmonosullid 
stehen  bleibt,  braucht  man  nur  zu  verdampfen, 
uni  Sulfidkry stalle  zu  erhalten.  Praktisch  ist 
diese  Operation  unntitz;  die  Flüssigkeit  im 
Anodenraum  kann  dazu  dienen,  ein  neues 
Quantum  Antimonerz  auszu  waschen,  und  so  weiter, 
so  dass  eine  kleine  Menge  Natriumsulfid  ge- 
nügt, um  den  Prozess  einzuleiten;  das  als  Roh- 
material dienende  Natriumhydroxyd  ist  ja  sehr 
billig. 

Nach  diesem  Verfahren  hat  Isard  0,555  kg 
Antimon  mit  einem  Energieaufwand  von  1 Kilo- 
wattstunde erhalten.  In  einem  anderen  Kalle  hat 
dxsselhe  Verfahren  ihm  0,621  kg  Antimon  bei 
demselben  Verbrauch  an  Energie  geliefert. 

Fan  derartiger  Fortschritt  der  Elektro- 
metallurgie des  Antimons  ist  von  ausserordent- 
licher Wichtigkeit;  während  dies  Metall  nämlich 
früher  hauptsächlich  nur  zur  Herstellung  der  zu 
Buchdruckertypen  verwandten  Legierung  benutzt 
wurde,  hat  cs  jetzt  in  der  Industrie  eine  bedeu- 
tende Stellung  eingenommen  und  wird  es  viel- 
fach zur  Herstellung  von  sogenannten  reibungs- 
freien Metalllegierungen  sowie  als  Bleilcgiemng 
zu  Akkumulatorplatten  verwandt.  A.  G. 

Die  Fixierung  von  atmosphärischem  Stickstoff. 

Ilradley  und  l.ovejsy.  (Mois  Scient.  et 

Industr.,  No.  41,  p.  56,  1903;  Klectrical  World. 

Die  Verfasser  geben  eine  Beschreibung  von 
einer  am  Niagarafalle  zur  Fabrikation  von  Nitraten 
aus  atmosphärischem  Stickstoff  errichteten  An- 
lage. Auf  der  bekannten  Erscheinung  hissend, 
dass  der  elektrische  Funke  bei  seinem  Durch- 
gänge durch  die  Luft  die  Verbindung  von  Sauer- 
stoff und  Stickstoff  zu  NO  und  NO*  bewirkt, 
haben  die  Verfasser  eine  industrielle  Methode 
zur  Herstellung  von  Slickstoffverbindungen  aus- 
geaxbeitet.  Ihre  Untersuchungen  beziehen  sich 
vor  allem  auf  die  zur  Einleitung  obiger  Reaktion 


am  besten  geeignete  Kunkenform.  Sie  versuchen 
es  nacheinander  mit  statischen  Funken,  Wechsel- 
und  Gleichstrombogen  und  finden,  dass  die 
besten  Resultate  vermittelst  einer  konstanten 
Spannung  von  etwa  10000  Volt  zu  erhalten  sind, 
wenn  man  den  Bogen  zwischen  zwei  nahe  an- 
einander gelegenen  Spitzen  übergehen  lässt  und 
dann  plötzlich  durch  Trennung  der  beiden  Pole 
eine  Unterbrechung  bewirkt. 

Man  schaltet  in  den  Stromkreis  eine  In- 
duktionsspule ein,  die  es  verhindert,  dass  der 
Bogen  mit  der  Maschine  Kurzschluss  bildet. 
Der  Apparat,  in  dem  die  Lichtbogen  entstehen, 
ist  eine  senkrechte  Trommel,  die  zur  Ermög- 
lichung der  Luftzirkulation  mit  Oeffnungen  ver- 
sehen ist  und  an  der  eine  gewisse  Zahl  von 
festen,  mit  dem  positiven  Pol  der  Maschine  ver- 
bundenen Elektroden  angebracht  sind.  In  der 
Axe  der  Trommel  befindet  sich  ein  500  Um- 
drehungen ausführender  Zylinder,  der  von  einem 
kleinen  Elektromotor  betrieben  wird  und  mit 
Vorsprüngen  versehen  ist,  die  vor  den  festen 
Füektroden  Vorbeigehen,  ohne  sic  zu  berühren. 
Dieser  Zylinder  ist  mit  dem  negativen  Pol  ver- 
bunden. Auf  diese  Weise  erhält  man  pro  Minute 
3000  Lichtbogen  pro  Elektrode,  d.  h.  im  ganzen 
414  000  Lichtbogen. 

Die  aus  dieser  Maschine  austretende  Luft 
ist  mit  2*/»  •/*  Stickstoffoxyden  beladen  und  wird 
so  mit  Wasser  in  Berührung  gebracht,  wodurch 
Salpetersäure  gebildet  wird.  Da  die  vorhandenen 
Nitrate  infolge  ihrer  immer  umfassenderen  Anwen- 
dung in  absehbarer  Zeit  erschöpft  sein  dürften, 
verdient  vorliegendes  Verfahren,  das  überdies 
noch  ausserordentlich  reine  Produkte  liefert,  die 
grösste  Beachtung.  A.  G. 

Eine  elektrolytische  Methode  zur  Darstellung 
von  Metallpulvern  und  gewissen  Metall- 
verbindungen. A.  Zamboni.  (Electricitä, 
(XXII,  No.  4,  1903. 

Bekanntlich  erhält  man  durch  die  Elektrolyse 
einer  Lösung  einer  Meta  II  verbin  düng  bei  An- 
wendung einer  Quecksilberkathode  das  ent- 
sprechende Amalgam.  Diese  Methode  lässt  sich 
auch  auf  solche  Metalle  anwenden,  die  man 
vielfach  als  nicht  atnalgamierbar  ansieht,  wie 
z.  B.  Platin  und  Eisen.  Kür  die  Darstellung  von 
Eisenamalgam  hat  Verfasser  schon  im  Jahre  1895 
ein  elektrolytisches  Verfahren  angcgclnrn,  das 
nunmehr  patentlich  geschützt  ist.  Sein  Apparat 
(siehe  Nuovo  (’imento,  IV,  Band  j,  p.  26)  wat 
folgendermasscn  eingerichtet:  In  ein  Becherglas 
wurde  ein  Zylinder  aus  Eisenblech  emge^tzt, 
der  sich  nach  aussen  in  einen  mit  dem  positiven 
Pol  der  Batterie  verbundenen  Streifen  fortsetzte. 
Innerhalb  des  Zylinders  war  ein  Glasdrctfuss 
angebracht,  auf  den  eine  zylindrische  Kapsel 
mit  Quecksilber  aufgesetzt  wurde.  Der  Strom 
wurde  vermittelst  einer  mit  Quecksilber  gefüllten 
Rohre  zugeftlhrt,  in  deren  eines  Ende  ein  Platin- 
draht  eingesetzt  war,  wahrend  ein  am  anderen 
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Ende  angebrachter  Kupferdraht  in  die  Kapsel 
tauchte  und  diese  mit  dem  negativen  Pol  der 
Batterie  in  Verbindung  setzte.  Diese  Anordnung 
hatte  den  Zweck,  eine  Verunreinigung  des  Queck- 
silbers durch  von  der  Korrosion  des  Eisenblechs 
herTtlhrende  Schlacken  zu  verhüten.  Als  Elek- 
trolyt wurde  eine  Eisensulfatlosung  verwandt; 
der  Strom  betrug  50  bis  60  Milliamperes. 

Dieses  Verfahren  hat  nun  Zamboni  seither 
mit  Vorteil  auf  die  verschiedensten  Metalle  aus- 
gedehnt und  vermittelst  geeigneter  Kunstgriffe 
auch  die  Amalgame  von  Kalium.  Natrium, 
Aluminium  etc.  erhalten,  die  durch  Wasser  zer- 
setzt werden.  Da  die  elektrische  Energie  ver- 
hältnismässig wohlfeil  ist  und  eine  derartige 
Industrie  sich  leicht  überall  betreiben  lässt,  so 
ist  die  Zamboni  sehe  Methode  ausserordentlich 
ökonomisch. 

Derartige  Amalgame  sind  nun  schwammig 
und  mit  Quecksilber  durchsetzt,  weswegen  ihre 
Dichte  und  Zusammensetzung  schwer  zu  be- 
stimmen ist.  Ihr  spezifisches  Gewicht  liegt 
zwischen  dem  des  Quecksilbers  und  dem  des 
betreffenden  Metalles,  und  zwar  ist  es  meistens 
kleiner  als  das  des  Quecksilbers.  Wenn  daher 
das  Kathodengefäss  einen  durchlässigen  Boden 
besitzt,  so  steigt  das  Amalgam  an  die  Ober- 
fläche und  kann  dort  leicht  abgeschöpft  werden; 
wenn  das  elektrolytische  Bad  mehrere  Metalle 
enthält,  so  hängt  es  von  der  Stromdichte  ab,  ob 
das  eine  oder  andere  niederschlägt.  Man  kann 
daher  das  Amalgam,  das  man  darzustellen  wünscht, 
auf  elektrolytischem  Wege  nicht  nur  von  nicht 
amalgamierbaren  Körpern,  sondern  auch  von 
anderen  Metallen  reinigen. 

Wenn  die  auf  diese  Weise  billig  erhaltenen 
Amalgame  dann,  z.  B.  in  Leinensäcken,  stark 
zusammengepresst  werden,  so  quillt  fast  reines 
Quecksilber  heraus  und  zersetzt  sich  das  Amalgam 
teilweise;  es  bleibt  eine  leicht  pul verisiei bare 
Substanz  zurück,  die  aus  Amalgam  und  Metall- 
pulver besteht.  Wenn  diese  nun  bei  einer  unter- 
halb des  Schmelzpunktes  des  Amalgams  liegenden 
Temperatur  der  Destillation  unterworfen  wird, 
so  trennt  sich  das  Quecksilber  vom  Metall 
(besonders  gilt  dies  von  Eisen  und  ähnlichen 
Metallen),  welches  letztere  in  schwammiger,  zer- 
reiblicher  Form  zurilckbleibt  und  im  Mörser  sich 
leicht  zu  äusserst  feinem  Pulver  zerstampfen 
lässt.  Wenn  man  die  Destillation  in  geeigneter 
Atmosphäre  vornimmt,  so  kann  man  verschieden- 
artige Metallverbindungen  darstellen.  So  erhält 
man  durch  Destillation  von  Kisenanialgam  in 
einem  reduzierenden  Mittel  pyrophorisches  Ei«en, 
dem  man  diese  Eigenschaft  auch  durch  geeignete 
Behandlung  nehmen  kann.  Wenn  das  Mittel 
oxydierend  wirkt,  so  erhält  man  verschiedene 
bisher  noch  nicht  untersuchte  Eisenoxyde  und 
-Oxyd  ule. 

Verfasser  kam  auf  dieses  Verfahren  durch 
Betrachtung  des  Edison’schen  Akkumulators 
und  hatte  ursprünglich  die  Absicht,  ein  Mittel 
zu  finden,  um  Eisenoxydul  auf  bequeme  Weise 
darzustellen.  A.  G. 


Elektrische  Leltungsf&htgkelt  von  Alumlnlum- 
leglerungen.  E.  Wilson.  (Electr.  World, 
nach  Kraft  und  Licht,  II,  100,  1903). 

Verf.  hat  Versuche  gemacht,  um  die  während 
einer  gewissen  Zeit  eintretenden  Widerstandver- 
änderungen verschiedener  Aluminiumlegierungen 
festzustellen.  Zu  diesem  Zwecke  benutzte  er 
3,2  mm  starke  Drähte,  welche  in  London  der 
Wirkung  der  atmosphärischen  Luft  vom  1 i.Juni  1901 
bis  23.  Juli  1902  ansgesetzt  wurden,  und  zwar 
befestigte  er  dieselben  an  einem  auf  dem  Dach 
eines  Hauses  aufgestellten  Rahmen.  Die  beob- 
achteten Wirkungen  werden  hauptsächlich  der 
Zersetzung  des  Drahtes  an  der  Oberfläche  zuge- 
schrieben. Die  Reihenfolge  der  verschiedenen 
Metalle  in  der  elektrischen  Spannungsreihe  war 
folgende:  Aluminium,  Mangan,  Zink,  Eisen.  Nickel, 
Kupfer,  Silicium.  Hiernach  Hess  sich  annehmen, 
dass  das  Kupfer  aut  Grund  seines  grossen  Ab- 
standes vom  Aluminium  in  der  Spannungsreihe 
die  Zersetzung  begünstigen  würde,  was  auch 
thatsächlich  der  Fall  war.  Dasselbe  beobachte 
man  auch  beiin  Nickel  für  sich  allein;  bei  einer 
Legierung  desselben  mit  Kupfer  zeigte  sich 
jedoch  eine  geringe  Widerstandsabnahme.  Das 
betreffende  Probestück  ist  von  Interesse:  seine 
Bruchbelastung  betrug  32  kg  pro  9 mm  und 
seine  Elastizitätsgrenze  25  kg;  der  Dehnbarkeits- 
koeffizient war  hoch,  nämlich  0,0000252  und  der 
Koeffizient  der  Widerstandsveränderung  niedrig 
mit  0,00178  pro  Grad  zwischen  null  und  ioo°  C. 

N. 

Platinelektrode  von  W.  C.  Heraeus.  Elektrot. 
Rdsch.  XX,  1,  4. 

Das  Platin  ist  für  die  meisten  elektrolytischen 
Prozesse  das  geeignetste  Elektrodenmaterial.  Der 
hohe  Preis  dieses  Metalles  erlaubt  indessen  nur 
dann  seine  Verwendung  in  der  Technik,  wenn 
für  eine  bestimmte  Fläche  das  Gewicht  äusserst 
gering  ist.  Das  Metall  darf  deshalb  nur  in 
äusserst  dünnen  Blechen  oder  Geweben  an- 
gewendet werden.  Solche  Bleche  oder  Gewebe 
in  Stärke  von  nur  einigen  Tausendsteln  Milli- 
meter besitzen  einerseits  keine  mechanische 
Festigkeit  und  bieten  andererseits  dem  Strom- 
duichgang  einen  so  grossen  Widerstand,  dass 
ein  erheblicher  Spannungsverlust  auftreten  muss. 
Es  war  die  Aufgabe  zu  lösen,  eine  aus  dünnster 
Folie  bestehende  Platinelektrode  für  elektro- 
lytische Zwecke  zu  schaffen,  welche  bei  äusserster 
Platinersparnis  genügende  Versteifung  besitzt  und 
gleichzeitig  die  Möglichkeit  bietet,  nahezu  be- 
liebige Stromstärken  ohne  irgend  in  Betracht 
kommenden  Spannungsverlust  gleichmässig  über 
die  Fläche  zu  verteilen.  Dies  geschieht  von 
Heraeus  dadurch,  dass  man  in  ein  Glasrohr  eine 
Reihe  übereinander  liegender  Platindrähte  ein- 
schmilzt, diese  im  Innein  des  Rohres  mit  einer 
Füllung  aus  Quecksilber  oder  anderem  Metall 
in  innigen  Kontakt  bringt  und  die  nach  aussen 
stehenden  Drähte  ihrer  ganzen  Iüngc  nach  an 
ein  dünnes,  dicht  an  der  Glaswand  anliegendes 
Platinblcch  an  sch  \ve  isst. 

Es  ist  bekannt,  sich  zur  Stromzuiührung  zu 
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einer  Elektrodeneinrichtung  innerhalb  des  Elektro- 
lyten mehrerer  Plaiinstifte  zu  bedienen,  welche 
durch  die  aus  Hartgummi  bestehende  relativ 
weiche,  röhrenförmige  Schutzhülle  eines  Kupfer- 
drahtes hindurch  in  diesen  eingebohrt  sind.  Die 
eigentliche  Elektrode  besteht  hier  aus  einzelnen 
KohlestUcken,  welche  auf  dem  Netz  aus  Platin- 
drähten aufliegen.  Durch  diese  Einrichtung  ist 
also  keine  Platinblechelektrode  geschaffen,  son- 
dern eine  Kohleelektrode,  welcher  durch  die 
beschriebene  Einrichtung  der  Strom  zugefUhrt 
wird.  Ausserdem  dürften  die  durch  das  Ein- 
bohren der  Platinstifte  in  der  Schutzhülle  er- 
zeugten Löcher  Anlass  zum  allmählichen  Ein- 
dringen des  Elektrolyten  zu  dem  Kupferdraht 
geben.  Fis  ist  ferner  bekannt,  einer  Platin- 
elektrode durch  einen  in  die  Wand  eines  Glas- 
rohres eingeschmolzenen  Platindraht  den  Strom 
zuzufUhren,  wobei  das  Innere  des  Glasrohres  mit 
Quecksilber  gefüllt  ist.  Diese  Einrichtung  in- 
dessen kann  nicht  dazu  dienen,  grösseren  Elek- 
troden aus  dünnster  Platinfolie  erhebliche  Strom- 
mengen zuzufUhren.  Es  fehlt  der  Halt  für  die 
Elektrode  selbst,  und  es  fehlt  die  Möglichkeit, 
durch  einen  einzelnen  Draht  erhebliche  Slrom- 
mengen  zuzufUhren  und  gleichmässig  Uber  die 
Elektrodenflache  zu  verteilen.  Eine  Einrichtung, 
bei  welcher  Platinbleche  oder  -Drähte  auf  ein 


rahmenformiges  Kupfergestell  aufgelötet  werden 
und  darauf  der  Kupferrahmen  mit  isolierenden 
Massen  überzogen  wird,  leidet  an  dem  Uebel- 
stand,  dass  sich  kaum  ein  durchaus  sicherer 
Schutziiberzug  auf  diese  Weise  wird  hersteilen 
lassen. 

Nach  Heraeus  schmilzt  man  in  die  Wandung 
eines  Glasrohres  senkrecht  übereinander  eine 
grössere  Anzahl  (je  nach  der  Slromstäike,  für 
welche  die  Elektrode  bt  stimmt  ist)  von  dünnen 
Platinstiften  ein,  so  dass  diese  einerseits  frei  in 
das  Innere  des  Rohres  hincinragen,  andererseits 
soweit  aus  der  Röhre  herausstehen,  als  die 
Blechelektrode  breit  werden  soll.  Nunmehr 
schweisst  man  einen  Platinfoliestreifen  derart 
auf  die  Platindrähte  auf,  dass  die  eine  Kante 
des  Streifens  dicht  an  dem  Glasrohr  anliegt. 
Füllt  man  nun  das  Glasrohr  mit  Quecksilber 
oder  einer  Metalllegierung,  so  kann  man  unter 
Vermittlung  dieser  Füllung  der  Elektrode  je  nach 
Anzahl  der  Drähte  beliebige  Strommengen  ohne 
jeden  Spannungsvcrlust  zuführen  und  gleich- 
mässig Uber  dieselben  verteilen. 

Um  Elektroden  von  sehr  grosser  Oberfläche 
zu  erhallen,  verfahrt  man  in  der  Weise,  dass 
man  zwischen  mehreren  der  beschriebenen 
Elektroden  angeschweisstePlatintolien  oder  Platin- 
drahtnetze ausspannt.  — n. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Chloraten  und  Perchloraten  — Pierre 
Le  de  rl  in  in  Chedde,  Frankreich.  — D.  R.  P. 
No.  136  678. 

Das  Verfahren  zur  Darstellung  von  Chloraten  and 
Perchloraten  durch  Elektrolyse  von  Lösungen  von 
Chloriden  bezw.  Chloraten  oder  Mischungen  derselben 
bei  Gegenwart  von  Chromsäure  als  Hülfsmittel  besteht 
darin,  dass  man  die  Chromsäure  während  des  ganzen 
Verlaufs  der  Elektrolyse  ganz  oder  teilweise  im  Zustand 
von  Bichromat  hält.  Zu  diesem  Zwecke  fügt  man  der 
Flüssigkeit  entweder  kontinuierlich  oder  in  Zwischen- 
räumen im  Lauf  der  Elektrolyse  oder  auf  einmal  nach 
der  Elektrolyse  eine  geringe  Menge  einer  verdünnten 
Saure,  im  Besonderen  verdünnte  Salzsäure,  zn,  die  das 
Ganze  oder  einen  Teil  des  vorhandenen  neutralen 
Chromats  in  bichromat  überführt,  wodurch  ausserdem 
bei  Anwendung  von  verdünnter  Salzsäure  während  der 
Elektrolyse  der  Chlorgehalt  sehr  niedrig  gehalten  wird 
und  nach  der  Elektrolyse  sehr  rasch  ohne  jede  andere 
Operation  und  ohne  irgend  eine  Entwicklung  von 
störendem  Chlorgas  auf  Null  sinkt,  so  dass  die  aus  dem 
Elektrolyaator  austretenden  Flüssigkeiten  völlig  entchlort 
sind,  und  man  daher  mit  diesen  Flüssigkeiten,  da  sie 
nicht  mehr  oxydierend  wirken,  bequem  Weiterarbeiten 
und  beliebiges  Material  für  Behälter  und  Rohrleitungen 
verwenden  kann. 

Verfahren  zur  Herstellung  reiner  Thonerde 
aus  Bauxit.  — Charles  Martin  llall  in  Niagara 
Falls,  V.  St.  A.  — D.  R.  P.  No.  135  553. 

Bei  diesem  Verfahren  zur  Reinigung  von  Bauxit 
mittelst  eines  von  einer  Reduktion  begleiteten  Schmelz 


prozetses  im  elektrischen  Ofen  unter  Zusatz  von  Kohle 
wird  die  Masse  so  lange  einer  intensiven  Schmelz- 
temperatur ausgesetzt,  bis  nicht  nur  das  Eisenoxyd, 
sondern  auch  die  Kieselsäure  und  Titansäure  im  Wesent- 
lichen reduziert  sind  und  die  Reduktionsprodukte, 
Silicium  und  Titan,  sich  mit  dem  durch  Reduktion  er- 
haltene» oder  zu  diesem  Zweck  zugefügten  Schwermetall 
zu  einer  geschmolzenen  Legirung  zusammengeballt 
haben,  welche  nach  Beendigung  des  Verfahrens  von  der 
gereinigten  Thonerde  aögetrennt  wird.  Die  als 
Reduktionsmittel  verwendete  Kohle  kann  ganz  oder  teil- 
weise durch  Aluminiummetall  oder  eine  Aluminium- 
legirung  ersetzt  werden. 

Sofern  die  im  Material  vorhandene  Etsenmenge  zur 
Bildung  einer  Legierung  mit  den  Keduktionsprodukten 
der  Kieselsäure  und  der  Titansäure  nicht  au«reicht,  wird 
ein  Zusotz  einer  entsprechenden  Menge  eines  Schwer- 
meiallcs,  beispielsweise  von  Eisen,  gegeben. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  gepresstem 
Sauerstoff-  und  Wasserstoff-Gas  durch 
Elektrolyse  von  Wasser.  — E,  Weatpbal  in 
Steglitz  b.  Berlin.  — l>.  R.  P.  No.  13s  615. 

Die  durch  die  Elektrolyse  von  Wasser  entstehenden 
Gase  (Sauerstoff  und  Wasserstoff)  werden  iu  gesonderte 
Behälter  geleitet  und  durch  fortgesetztes  Entwickeln 
von  Gas  durch  den  elektrischen  Strom,  während  dessen 
die  Elektroden  behufs  Vermeidung  eines  Polarisation» 
strömet  von  sich  ansetzenden  Gasbläschen  beständig 
befreit  werden,  in  den  gepressten  Zustand  übergeführt. 
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Positive  PoleJektrode.  — Auguste  F.  Beyer  in 
Pari».  — D.  R.  P.  No.  136  187. 

Die  aus  Rctortenkoble  hergestellte  Elektrode  ist 
zuvor  geformt  und  gebrannt  »owie  ev.  mit  einem  Deck- 
firtms  versehen  und  wird  dann  teilweise  mit  einem 
streifenförmigen  galvanischen  Metallüberzug  versehen, 
durch  den  der  innere  Widerstand  des  Elementes  wesent- 
lich vermindert  wird.  Die  Hirnflächen  der  Elektrode 
werden  dagegen  gänzlich  von  dem  Metall  bedeckt,  so 
dass  sie  einen  guten  Anschluss  für  die  Klemmen  bilden. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Bleisuperoxyd.  — Chemische  Fabrik 
Griesheim-Elektron  in  Frankfurt  a.  M.  — D.  R.  P. 
No.  133379.  (Zusatz  zum  Patente  No.  12451a.) 

Das  durch  Patent  No.  124  51a  geschützte  Verfahren 
zur  elektrolytischen  Darstellung  von  Bleisuperoxyd  ist 
dahin  abgeändert,  dass  man  die  Kathode  durch  ein 
Diaphragma  von  der  Anode  trennt  und  den  Anoden- 
raum  dadurch  schwach  alkalisch  hält,  dass  man  das  an 
der  Kathode  entstehende  Alkali  von  Zeit  zu  Zeit  der 
Anodenflüssigkeil  zusetzt. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Hydroxylamin.  — C.  F.  Hoch  ringer 
& Söhne  in  Waldhof-Mannheim.  — D.  K.  P. 
No.  »33  4570 

Bei  diesem  Verfahren  zur  Darstellung  von  Hydro- 
xylamin durch  elektrolytische  Reduktion  von  Salpeter- 
säure wird  die  Elektrolyse  in  Gegenwart  von  Schwefel- 
säure bei  niederer  Temperatur  vorgenommen  und  die 
Salpetersäure  allmählich  nach  Massgabe  ihres  Ver- 
brauches hinzugcfUgt. 

Verfahren  zur  Wiedergewinnung  von  Chrom- 
sflure aus  Chromoxydsalzlösungen  auf  elek- 
trolytischem Wege.  — Friedrich  Darm  Städter 
ln  Darmsladt.  — D.  R.  P.  No.  138441,  (Zusalz  zum 
Patente  No.  117  949. 

Das  Verfahren  nach  Patent  No.  117  949  ist  dahin 
abgeindert,  dass  man  zur  Beförderung  der  nusgleichen- 
den Wirkungen  der  HydrodifTusion  den  Strom  zeitweilig 
ganz  abstcllt. 

Poröse  Körper,  insbesondere  für  elektrolytische 
Zwecke.  — Charles  Combes  und  Alexandre  Bigot 
in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  136273. 

Die  Körper  bestehen  im  wesentlichen  aus  Eisen- 
oxyd und  werden  nach  Art  keramischer  Produkte  durch 
Formen  und  Brennen  gewonnen.  Geeignet  ist  beispiels- 
weise ein  Produkt,  das  aus  68  Proc.  Eisenoxyd, 
25  Proc.  Thonerde  und  7 Proc.  Kieselsäure  besteht. 
Elektrolytische  Diaphragmen  aus  dieser  Mischung  sind 
sehr  widerstandsfähig  gegen  chemische  Einflüsse. 

Maschine  zur  Herstellung  von  Akkumuiatoren- 
platten.  — WHhelmSiockmeyer  in  Frankfurt  a.  M. 
— D.  K.  P.  No.  135  0S0. 

Ein  Illeiband  wird  durch  Walzen  zwischen  fest- 
stehenden Tischen  und  Führungstcilen  ruckweise,  gleich- 
niässig  oder  periodisch  veränderlich  vorgeschoben  und 
festgehalten  und  von  der  einen  oder  von  beiden  flachen 
Seiten  senkrecht  oder  schräg  zur  Forlbcwcgungsrichtung 
von  mcsscrartigcn  Schncidcwerkzcugen  bearbeitet.  Hm- 
und  hergehende  oder  umlaufende  Stanzen  und  Messer 
stanzen  Ableitungen  und  dergl.  aus  und  schneiden 
fertige  Platten  von  gewünschter  Grösse  von  dem 
bearbeiteten  Bleiband  ab. 


Verfahren  zur  Darstellung  von  Aetzalkalten 
auf  elektrolytischem  Wege.  — Andre  Brochct 
und  Georges  Ran  so n in  Paris.  — D.  R.  P 
No.  133  186. 

Als  Kathodenflüssigkeit  wird  eine  wässrige  Alkali- 
chloridlösung und  als  Anodenflütsigkeit  eine  wenigstens 
130  g AlkalisuHid  im  Liter  enthaltende  Alkalichlorid- 
Ibsung  verwendet. 

Elektrode  för  elektrische  Oefen  aus  Kohle 
oder  Graphit  mit  ln  der  Hitze  wlderstands- 
fflhlgem  Ueberzuge.  — Otto  Vogel  in  Berlin. 

D.  R.  P.  No.  137436. 

Die  aus  Kohle  oder  Graphit  bestehende  Elektrode 
wird  mit  einem  Ceberzug  aus  Silicium-  oder  Borcarbid 
oder  aus  einem  Gemenge  beider  umgeben  zu  dem 
Zwecke,  die  Elektrode  auch  in  einer  sehr  hohen  Glüh- 
hitze, in  welcher  andere  Ueberzüge  versagen,  gegen  da« 
Sclimelzgut  oder  schädliche  Gase  zu  schützen. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammler 
elektroden.  — Friedrich  Wilhelm  Bühne  in  Frei- 
barg i.  Br.  — D.  R.  P.  No.  136  152. 

Es  werden  aus  sehr  langen  und  unter  0,2  mm 
dünne»,  geschnittenen  Bleifascrn  Platten  hcrgestellt, 
welche  in  bekannter  Weise  entweder  an  den  Rändern 
stärker  zusamnicngepreast  oder  mit  einem  besonderen 
Rahmen  umgeben  werden. 

Sammlerelektrode,  bei  weicherinden  grösseren 
Durchbrechungen  einer  metallenen  Trag- 
platte  mit  wirksamer  Masse  gefOllte  Behälter 
aus  Metall  durch  Stauehung  festgepresst 
sind-  — Thomas  Alva  Edison  in  Llewellyn  Park. 
V.  St.  A.  — D.  R.  P.  No.  137  142. 

Die  Elektrode  besteht  aus  metallenen  zweckmässig 
aus  Stahlblech  hcrgestellten  Tragplatte  mit  grossen  vier- 
eckigen Oefinungen,  in  welcher  mit  wirksamer  Masse 
gefüllte  Behälter  befestigt  sind.  Letztere  sind  aus 
elastischem  Metall,  z.  B.  vernickeltem  Stahlblech,  ange- 
fertigt und  haben  fein  durchbrochene  Seiteuwände,  die 
gewellt  sein  können,  und  welche  über  die  Kanten  der 
Durchbrechungen  der  Tragplatte  hinübergekrämpt  sind, 
um  die  Behälter  in  den  Durchbrechungen  sicher  2u 
halten.  Die  Behälter  sind  zweckmässig  au»  zwei 
Schalen  zusammengesetzt,  von  denen  die  eine  etwas 
tiefer  als  die  andere  ist  und  mit  ihren  Seitenwäcdec 
über  den  Boden  der  kleineren  Schale  gekrampt  ist, 
wodurch  die  Schalen  fester  zusammengehalten  werden. 

Röntgenröhre  mit  unschmelzbaren  Elektroden. 

I)r.  Th.  G ui  Mot  in  Nancy.  — D.  R.  P.  No.  137  146. 

Um  ein  Abschmelzen  der  Antikathode  infolge  der 
auf  ihr  sich  entwickelnden  Hitze  zu  verhüten,  findet  zm 
Herstellung  der  Elektroden  an  Stelle  von  Platin  Chrom, 
das  einen  höheren  Schmelzpunkt  als  das  reine  Platin 
besitzt,  oder  Chromplatin  Verwendung. 

AnodentrAger  für  die  Verarbeitung  von  pulver- 
förmigem metallischem  Kupfer.  — Loui»  de 
Torrii  y Quevedo  in  Santander,  Spanien.  — D.  R.  P 
No.  1373*5* 

Der  zur  Aufnahme  des  Kupfers  bestimmte  Raum 
wird  einerseits  von  einer  halbzylinderförmigen  Hleipbttc 
und  andererseits  von  einem  konzentrisch  dazu  asgr 
ordneten  Diaphragma  aus  Pergamentpapier  begrenzt 
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ALLGEMEINES. 


Das  Kaiserliche  Patentamt  macht  die  beteiligten 
Kreise  darauf  aufmerksam,  dass  eine  Gebührenzahlung 
durch  Einsendung  von  Checks,  Wechseln  oder  sonstigen 
Anweisungen  mit  der  Gefahr  verbunden  ist,  dass  das 
betreffende  Schutzrecht  wegen  nicht  rechtzeitiger  Zahlung 
der  Gebühr  verfällt,  da  die  Zahlung  nicht  schon  mit 
dem  Eingänge  der  Anweisung  beim  Patentamt,  sondern 
erst  mit  ihrer  Einlösung  sich  vollzieht.  Das  Patentamt 
kann  in  solchen  Fällen  für  die  Rechtzeitigkeit  der  — 
ausserhalb  seines  Geschäftskreise*  liegenden  — Ein- 
lösung «1er  Anweisung  eine  Verantwortung  nicht  über- 
nehmen. Die  Gebührenzahlung  kann  nur  mittels 
gesetzlicher  Zahlmittel  erfolgen,  zu  welchen  derartige 
Anweisungen  nicht  zu  rechnen  sind.  Es  liegt  daher 
im  Interesse  der  beteiligten,  wenn  die  Einsendung  von 
Checks  u.  dergl.  künftig  nicht  mehr  an  das  Kaiserliche 
Patentamt,  sondern  unmittelbar  an  die  betreffende  Bank 
bewirkt  wird.  Letztere  wäre  dabei  zu  beauftragen,  den 
Betrag  fristgemäss  unter  Angabe  seiner  Bestimmung  und 
des  Aktenzeichens  porto-  und  bestellgcldfrei  an  die 
Kasse  des  Patentamts  abzuliefern  oder  deren  Girokonto 
bei  der  Reichsbank  hierselbst  gutschreiben  zu  lassen. 
Hierbei  wird  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  in 
Fällen  der  Benutzung  des  Girokontos  bei  der  Beurteilung 
der  Rechtzeitigkeit  einer  Gebührenzahlung  derjenige  Tag 
in  Betracht  kommt,  an  dem  die  Gebühr  dem  Girokonto 
der  Patentamtskasse  zur  Gutschrift  gebracht  ist. 

Die  Frage,  ob  die  P&tent&nwfilte  der 
Gewerbesteuer  nach  dem  Gesetze  vom  24.  Juni  1891 
unterliegen,  wird  von  Reg.-Rat  Dr.  Jacobi  (Berlin)  im 
»Preuss.  Verw.-Bl.«  eingehend  untersucht  und  schliess- 
lich bejaht. 

Berlin.  Für  die  grossanige  Schenkung  der 
chemischen  Industrie  an  die  Technische  Hochschule  zu 
Berlin  (im  Werte  von  600000  M.)  ist  im  Park  der 
Anstalt  ein  besonderes  Bauwerk  errichtet  worden,  dessen 
Vollendung  nahe  bevorsteht.  Es  ist  ein  schlichtes 
Haus  im  Renaissancestil,  ein  Milteirisalit  mit  zwei 
Flügeln,  die  bronzene  antike  Opferbecken  krönen.  An 
den  Giebeln  befinden  sich  Sandsteinkartuschen,  von 
Festons  umrahmt;  sie  sind  dem  Andenken  berühmter 
Chemiker  gewidmet.  Man  liesst  hier:  Justus  Liebig, 
geboren  1803,  gestorben  1873.  A.  W.  Hof  mann,  ge- 
boren 1818,  gestorben  1892.  Friedrich  Wühler,  ge- 
boren 1800,  gestorben  1862.  Robert  Bunten,  geboren 
1S11,  gestorben  1899. 

Anwendung  der  Elektrizität  ln  der  Hell- 
kunst. Im  vorigen  Jahre  hat  die  Mitteilung  eines 
Wiener  Arztes,  Dr.  Jetlinek,  Aufsehen  gemacht,  dass 
chloroformierte  Versuchstiere  durch  hochgespannten 
Wechselstrom  ohne  jede  weitere  schädliche  Wirkung 
erweckt  werden  können.  Ein  Gegenstück  bildet  eine 
in  den  Berichten  der  Französischen  Akademie  der 
Wissenschaften  veröffentlichte  Reihe  von  Versuchen, 
welche  Stephane  Lud  ec  mit  einer  Gleichstromquelle 
von  niedriger  Spannung  an  Versuchstieren  ausgeübt  hat 
und  wodurch  er  Schlaf  und  totale  oder  partielle 
Empfindungslosigkeit  hervorrufen  konnte.  Er  benutzte 
zu  seinen  Versuchen  eine  kleine  Akkumulatorenbatterie, 
die  er  in  verschiedener  Weise  schalten  konnte  und 
einen  selhstinduktionslosen  Unterbrecher.  Die  Versuchs 
tiere,  Hunde  oder  Kaninchen,  erhielten  auf  den  glatt- 
geschorenen Kopf  und  den  Rücken  je  eine  Elektrode. 
Zu  Anfang  des  Versuches  wurde  die  Spannung  so  er- 
höht, dass  die  Athmung  stockte,  dann  entsprechend 
erniedrigt,  darauf  zeigte  sich  ein  vollkommen  normaler, 
gesunder  Schlaf  des  Versuchstieres,  der  bis  zu  einer 
Dauer  von  zwei  Standen  fortgesetzt  werden  konnte. 
Während  dieser  Zeit  zeigte  das  Tier  keinerlei  Reaktion 


auf  Schläge,  Stiche  oder  Kneifen.  Wurde  dagegen  die 
Spannung  nicht  bis  zu  jenem  Punkte  getrieben,  wo  die 
Athmung  stockte,  so  entstand  eine  Periode  krampfhafter 
Kontraktionen,  analog  jener  bei  Chloroformierung. 

Im  Momente  der  Stromunterbrcchung  erwachte 
das  Tier. 

Die  Angaben,  welche  Leduc  über  die  günstigsten 
Strom- und  Spannnngsvcrhällnisse  macht,  sind:  Spannung 
12  bis  30  I",  150  bis  200  Unterbrechungen  pro  Sekunde, 
Stromstärke  2 bis  10  Milliampere,  auf  einem  Gleich- 
strom - Milliamperemeter  gemessen.  Diese  Angaben 
geben  natürlich,  da  w*ir  es  nicht  mit  einem  Gleich- 
ströme, sondern  jedenfalls  mit  einem  Wechselströme 
von  spitzer  Kurvenform  zu  thun  haben,  nur  Vergleichs- 
werte  an.  Es  ist  zu  hoffen,  dass  bei  späteren  Ver- 
öffentlichungen für  den  Elektrotechniker  genauere  Daten 
zu  finden  sein  werden. 

Die  gleiche  Methode  verwendete  Leduc,  uni 
partielle  Empfindungslosigkeit  bei  Menschen  herbeizu- 
führeu,  indem  er  die  Elektrode  auf  einen  oberflächlich 
stark  verzweigten  Nervenstrang,  z.  B.  das  Mittel  des 
Handgelenkes,  nuflegte.  Es  soll  eine  Anästhesie  der 
von  dem  Nervenstrang  versorgten  Partie  eintreten,  die 
nur  von  einer  starken,  nicht  schmerzhaften  Kribbel- 
empfindung  begleitet  ist. 

(Comptes  Rendus  de  l'acadcmic  des  Sciences;  1903.  No.  3.) 

Brand  der  elektrischen  Kraftwerke  am 
Niagarafall.  Die  Nachricht  über  die  teilweise  Ver- 
nichtung der  grosssen  Kraftwerke  am  Niagarafall  durch 
Feuer  wurde  von  manchen  Sachverständigen  für  un- 
richtig gehalten,  weil  die  dortigen  Anlagen  so  beschaffen 
sind,  dass  man  eigentlich  nicht  einzusehen  vermochte, 
was  an  ihnen  brennen  sollte.  Es  sind  jetzt  Einzelheiten 
Uber  das  Ereignis  bekannt  geworden,  durch  die  es 
freilich  erklärlich  wird,  obgleich  man  nicht  recht  be- 
greifen kann,  dass  ein  Kraftwerk  dieser  Art  nicht 
gegen  solche  Zufälle  von  vornherein  besser  geschützt 
worden  ist.  Nach  den  bisherigen  Angaben  wurde 
nämlich  der  Brand  durch  Blitzschlag  verursacht,  der 
die  Kabelleitung  der  alten  Station  traf  und  in  Brand 
setzte.  Durch  die  betreffende  Kabel  wurde  die  gesamte 
in  dieser  Station  erzeugte  Kraft  im  Betrage  von  einigen 
50000  PS.  zu  den  Umformern  geleitet,  um  durch 
letztere  aus  einer  Spannung  ton  2200  auf  eine  solche 
von  1 1 000  Volt  erhoben  zu  werden.  Zwischen  dem 
Kraftwerk  und  dem  Gebäude  für  die  Umformer  liefen 
inv  ganzen  52  Kabel,  die  eine  Brücke  zu  passieren 
hatten.  Der  Blitzschlag  verursachte  in  einigen  der 
Kabel  einen  Kurzschluss  und  setzte  die  Isolierungsmasse 
in  Brand.  Das  Feuer  beschädigte  die  Brücke  und  griff 
auf  das  Haus  der  Umformer  über.  Ungeheure  Wasser- 
massen wurden  über  Brücke  und  Haus  ausgegossen, 
trotzdem  wurden  die  Kabel  vollständig  zerstört  und 
einige  der  Umformer  so  durchnässt,  dass  sie  auf  längere 
Zeit  als  unbrauchbar  betrachtet  werden  mussten.  Die 
Folge  dieser  Ereignisse  war,  dass  die  Städte  Buffalo, 
Tonawanda,  I.ockport  and  andere  Abnehmer  der 
Niagarafallkrnftwerke  keinen  Strom  erhielten.  In  Buffalo 
und  anderen  Orten  blieben  die  Strassen  unbeleuchtet, 
und  die  Strnssenbahnen  mussten  den  Betrieb  cinstellcn. 
Bis  die  Ausdehnung  des  Schadens  fcstgestcllt  war, 
mussten  die  Maschinen  in  dem  Kraftwerk  ganz  zum 
Stillstand  gebracht  werden.  Trotz  der  Ausdehnung  des 
Schadens  wurden  die  Wiedcrherstellungs- Arbeiten  mit 
bewunderungswürdiger  Schnelligkeit  beendet,  was  aller- 
dings nur  dadurch  möglich  wurde,  dass  zufällig  fertige 
Kabel  in  unmittelbarer  Nähe  zu  beschaffen  waren.  Am 
Nachmittag  des  nächsten  Tages  erhielt  Buffalo  bereits 
weder  Strom,  und  bei  Einbruch  der  Dunkelheit  standen 
dieser  Grosssiadt  bereits  10000  1*5.  zur  Verfügung, 
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bald  darauf  die  gesamte  Kraftmenge.  Die  durch  das 
Ereignis  entstandenen  Verluste  müssen,  trotzdem  der 
Elektmitätsinangel  nur  wenig  über  24  Stunden  dauerte, 
■ehr  bedeutend  gewesen  »ein,  da  ein  grosser  Teil  des 
Stroms  zu  gewerblichen  Zwecken  in  den  umgebenden 
Ortschaften  verwandt  wird,  so  dass  viele  Betriebe  still- 
gestanden  haben  müssen.  Hätte  das  Feuer  auch  die 
Kraftstation  ergriffen  und  die  Maschinen  irgendwie 
beschädigt,  *0  wären  die  Folgen  selbstverständlich  noch 
weit  ernstere  gewesen.  Der  »Engineer«  findet  in 
diesem  Bericht  freilich  noch  manches  rätselhaft  und 
hält  es  vor  allem  für  möglich,  dass  die  Ursache  des 
Brandes  nicht  richtig  angegeben  worden  ist.  In  der 
Thal  ist  ein  Blitzschaden  in  dieser  Jahreszeit  zum 
mindesten  unwahrscheinlich.  (Engineer  u.  Die  Elektrizität.) 

Die  Entwicklung  der  Kraftwerke  am 
Niagarafall.  Ueber  die  Entwicklung  der  Kraftwerke 
am  Niagarafall  hat  die  amerikanische  Zeitschrift  »En- 
gineers: einen  ausführlichen  und  belehrenden  Aufsatz 
veröffentlicht.  Die  Anlage  verdient  eine  Hervorhebung, 
weil  sie  in  ihrer  Entstehung  und  Ausbreitung  gcwbser- 
massen  die  Entwicklung  der  modernen  Elektrotechnik 
widerspiegelt.  Die  Wasserkraft  der  Niagarafälle  ist 
praktisch  unbegrenzt,  denn  die  Menge  des  fallenden 
Wassers  wird  nach  den  besten  Messungen  auf  300  000 
Kubikfuss  in  der  Sekunde  angegeben,  und  dieser  Betrag 
wUrdc  bei  einer  Fallhöhe  von  165  Fass  eine  Arbeits- 
kraft von  10  Millionen  Pferdestärken  bedeuten.  Die 
Begründung  der  Kraftwerke,  die  heute  als  ein  Welt- 
wunder und  eine  der  grössten  Sehenswürdigkeiten  zu 
bezeichnen  sind,  liegt  erst  elf  Jahre  znrück.  Damals 
wurden  einige  Dynamomaschinen  für  rweiphasigen  Wechsel- 
strom zu  5000  Pferdestärken,  mit  250  Umdrehungen 
in  der  Minute,  einer  Spannung  von  2200  Volt  und  einem 
Stromwechsel  von  25  Drehungen  in  der  Sekunde  auf- 
gestellt.  Sie  wurden  mit  senkrechten  Turbinen  gekuppelt, 
die  an  136  Kuss  langen  Schäften  in  dem  Wasserschacht 
befestigt  wurdeu.  Die  Turbinen  waren  von  doppelter 
Konstruktion,  wobei  die  hebende  Wirkung  des  aus- 
laufenden Wassers  bei  normaler  Bclastang  das  Gewicht 
der  sich  drehenden  Teile  der  Maschine  bilanzieren 
sollte.  Diese  erste  Anlage  bedarf  nach  elfjähriger  Be- 
nutzung einer  bedeutenden  Vergrößerung  und  im  be- 
sonderen einer  wesentlich  stärkeren  Zufuhr  von  Wasser, 
und  daher  wird  jetzt  der  technische  Rekord  am  Niagara 
gebrochen  werden.  Es  werden  drei  Stromerzeuger  von 
je  10000  Pferdestärken  auf  der  kanadischen  Seite  zur 
Aufstellung  gelangen  und  den  Kern  einer  Zentrale 
bilden,  die  auf  insgesamt  100000  Pferdestärken  gebracht 
werden  soll.  Diese  ungeheuren  Maschinen  werden  die 
Grösse  der  früheren  um  das  Doppelte  übertreffen. 
Anstalt  zwei  Phasen  werden  drei  gewählt,  die  Spannung 
wird  von  2200  auf  12  000  Volt  erhöht,  während  die 
Häufigkeit  des  Stromwechsels  und  die  Geschwindigkeit 
die  gleiche  bleibt.  Die  Uebertragung  des  elektrischen 
Stromes  wird  mit  der  unerhörten  Spannung  von  60000 
Volt  geschehen,  die  der  bisher  höchsten  Spannung,  die 
in  Kalifornien  zur  Anwendung  gekommen  ist,  noch  um 
10  000  Volt  überlegen  sein  würde. 

Neue  Alumlntumleglerun?.  Wie  »Echo  de* 
Min  es  et  de  ln  Metallurgie  ; mitteilt,  hat  ein  französischer 
Ingenieur  ein  neues  Verfahren  zur  Herstellung  einer 
AJuminiumlegierung  erfunden,  welche  eine  Festigkeit 
von  20  bis  40  kg  pro  qmm  besitzen  soll.  Die  neue 
Legierung,  deren  Zusammensetzung  noch  Geheimnis  des 
Erfinders  ist,  soll  sich  wie  Kupfer  treiben,  in  Blech 
walzen  and  zu  Draht  ziehen  lassen;  sic  kann  weich 
bleiben  wie  reines  Aluminium,  aber  auch  die  Härte 
von  Stahl  annchmcn,  ohne  jedoch  brüchig  zu  werden. 
Ausserdem  soll  sich  diese  mit  dem  Namen  »Keformium« 
bezeichnete  Legierung  schmieden,  schweisscn  und 
löten  lassen. 


An  der  Technischen  Hochschule  zu  Berlin 

hat  der  Kontreadmiral  z.  D.  Oskar  Boeters  nach 
ordnungsmässigem  Prüfungsverfahren  bei  der  Abteilung 
für  Chemie  und  Hüttenkunde  die  Würde  eines  Doktor- 
Ingenieurs  erworben.  Der  aus  Wernigerode  stammende 
und  in  Charlottenburg  ansässige  Kontreadmiral  war  an 
der  lioachschule  als  Student  immatrikuliert  und  hat  im 
vergangenen  Jahre  durch  Hauptprüfung  ein  Diplom  ats 
technischer  Chemiker  erhalten,  auf  Grund  dessen  ihm 
dann  vom  Senat  der  Grad  eines  Diplom-Ingenieurs  ver- 
liehen wurde.  Die  Prüfung  als  Doktor-Ingenieur  hat 
Kontreadmiral  Boeters  mit  dem  Prädikat  »gute  bestanden. 

Decklack  fQr  zu  galvanisierende  Waren 

Um  das  Ansetzen  des  Nickels  auf  der  Rückseite  der 
Ware  zu  verhindern,  benutzt  man  einen  Dccklack,  den 
man  sich  wie  folgt  zusammenstellt:  Reiner  Asphalt  oder 
Dammarharz  wird  mit  Zusatz  von  Mastix  in  Terpentinöl 
za  einem  leichtflüssigen  Lack  gut  durchgerührt.  Der- 
selbe wird  nach  einer  Mitteilung  in  »Kraft  und  Lichte 
mit  einem  Pinsel  auf  die  Stellen,  die  nicht  vernickelt 
werden  sollen,  aufgetragen  und  in  gut  durchwärmtem 
Trocken  sch  rank  getrocknet;  hierauf  werden  die  Waren 
ca.  1 Stunde  in  recht  kaltes  Wasser  gelegt,  wodurch 
ein  ganz  vollkommenes  Erhärten  stattfindet.  Nach  dem 
Vernickeln  wäscht  man  den  Lack  mit  Benzin  oder 
Terpentin  ab,  reinigt  dann  die  Sachen  in  Aetzkalilauge 
oder  Sodalauge,  spült  in  heissem  Wasser  und  trocknet 
in  Sägespänen.  Sind  die  Gegenstände  von  gleicher 
wiederkehrender  Fa$on,  so  kann  man  auch  an  Stellen 
des  Lackes  Ilartgnmmiplatten  an  den  betreffenden 
Stellen  befestigen,  wodurch  das  umständliche  Lackieren 
erspart  wird.  Beide  Verfahren  schaden  dem  Ntckelbade 
nicht  im  geringsten. 

Galvanisierte  Wasserleitungsrohre.  Auf  der 

38.  Jahresversammlung  des  mittelrheinischen  Gas-  und 
Wasserfachvereins  führte  Direktor  I.empe  lins  -Worms 
nach  dem  »Journ.  f.  Gasbeleucht.  und  Wasserversorg.« 
über  galvanisierte  Wasserzuleitungen  folgendes  aus: 
Die  sogenannten  galvanisierten  Rohre  erweisen  sich 
gegen  die  inneren  Angriffe  normal  zusammengesetzter 
Wnsserleitungswässcr  als  äusserst  widerstandsfähig  es 
muss  aber  hervorgehoben  werden,  dass  sie  doch 
nicht  unter  allen  Umständen  ihre  Dienste  thon,  weil 
Wässer  verkommen,  die  besondere  Beschaffenheit  zeigen 
(z.  B.  ausserordentliche  Weichheit).  Es  sind  cl>en  die 
besonderen  Verhältnisse  in  jedem  Falle  zu  prüfen,  und 
dies  gilt  in  noch  erhöhtem  Masse  für  die  Einwirkungen, 
denen  die  Aussenseite  der  Rohre  unterworfen  ist.  Ich 
stehe  allerdings  auf  dem  Standpunkt,  dass  einem  guten 
Schutze  der  Rohroberfläche  (Asphaltierung)  die  grösste 
Wichtigkeit  beizumessen  ist.  Man  begreift,  dass  die 
fortschreitende  Zerstörung  ihren  Weg  gehen  wird,  ohne 
dass  die  extra  grosse  Wandstärke  des  Rohres  dem  ent- 
gegen wirken  könnte.  Es  treten  eben  nach  Zerstörung 
des  schützenden  Ucberzuges  vernichtende  Einwirkungen 
mannigfacher  Art  ein.  Die  elektrischen  Einwirkungen 
werden  eine  Verstärkung  Überall  dort  erfahren,  wo 
elektrische  Zentralen  mit  geerdetem  Miltellciter  bestehen 
oder  elektrische  Strassenbahnen  im  Betriebe  sind;  denn 
wenn  die  metallische  Oberfläche  des  Rohres  freiliegt, 
werden  die  elektrischen  Ströme  sehr  geneigt  sein,  von 
den  ihnen  zugewiesenen  Wegen  abzuirren,  um  den 
vorzüglich  leitenden  Wasserleitungsrohren  zu  folgen. 
Es  empfiehlt  sich  deshalb,  die  Rohre,  ebenso  wie  sonst 
alle  Metallteile  der  Rohrschellen,  Schieber  und  andere 
Armaturen,  die  in  die  Erde  gebettet  werden,  nament- 
lich aber  die  Rohrgewinde,  auf  das  sorgfältigste  mit 
einer  den  elektrischen  Strom  nicht  leitenden  Isolier- 
mnsse  zu  überziehen,  als  welche  Theer,  Pech  oder 
andere  gleichartige  Substanzen  sich  bewähren.  Mit 
günstigem  Erfolge  werden  die  Rohre  in  eine»  hölzernen 
Kandel  gelegt  und  dieser  dann  mit  Pech  ausyegosseo. 
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Wenn  in  dieser  sorgfältigen  Weise  verfahren  wird,  dann 
werden  die  schmiedeeisernen  Rohre  für  die  Anschlüsse 
der  Häuser  an  die  Gas-  and  Wasserleitang  sich  auch 
weiterhin  bewähren,  und  ihr  grosser  Vorzug  der  Unzer- 
brechlichkeit, den  sie  vor  den  gusseisernen  Röhren 
voraushaben,  darf  auch  in  Zukunft  unbedenklich  aus- 
genutzt werden. 

Ueber  die  Frage,  wie  weit  Akkumulatoren 
entladen  werden  dQrfen.  Wenn  es  sich  darum 
handelt,  Batterien  von  verschiedener  Spannung  oder 
dieselbe  Batterie  bei  verschiedener  Leistung  zu  ver- 
gleichen, ist  es  oft  schwierig,  den  Punkt  zu  bestimmen, 
bis  zu  dem  entladen  werden  soll.  Karl  Hering 
empfiehlt  deshalb  in  einer  Veröffentlichung  im  American 
Institute  of  Electrical Engineers  folgende  eleganteLösung 
des  Problems:  anstatt  bei  konstantcmStrom  oder  konstantem 
Widerstand  zu  entladen,  will  er  die  Leistung  durch 
entsprechende  Regulierung  konstant  halten.  Sinkt  die 
Spannung  gegen  Ende  der  Entladung  schneller,  so 
muss  der  Strom  schneller  vergrössert  werden,  was  erst 
recht  einen  Spannungsabfall  bedingt,  der  dann  wieder 
eine  Erhöhung  der  Stromstärke  verlangt.  Man  erhält 
auf  diese  Weise  sehr  schnell  einen  bestimmten  Punkt, 
an  dem  die  Intensität  des  Stromes  für  die  verlangte 
Leistung  nicht  mehr  genügt.  Es  ist  nur  die  Frage,  wie 
sich  der  Akkumulator  zu  dieser  Behandlung  verhält 
and  ob  sein  Ende  nicht  dadurch  beschleunigt  wird. 
(L’Induatr.  elect.  1902,  Bd.  11,  S.  1S4  n.  Journ.  Gasb. 
u.  Wasser vers.). 

Was  ist  eine  neue  Erfindung*?  Wie  Geheimer 
Regierungsrat  H.  Robolski,  gegenwärtig  Mitglied  des 
Ministeriums  des  Innern,  in  seinem  I landbuch  der 
Theorie  und  Praxis  des  deutschen  Patentrechts  anfuhrt, 
wurde  infolge  des  Fehlens  einer  Definition  de#  Wortes 
«Erfindung«  die  Lösung  dieser  Frage  auch  auf  das 
Programm  der  aus  Anlass  der  Revision  des  Patent- 


gesetzes einberufenen  Enquete  des  Jahres  1886  ge- 
bracht. ln  der  Enquete  ist  auch  von  einigen  Seiten 
nochmals  unternommen  worden,  eine  feste  Begriffs- 
bestimmung zu  formulieren.  Allein  aber,  wie  Robolski 
weiter  bemerkt,  haben  auch  diese  Versuche  zu  einem 
befriedigenden  Ergebnis  nicht  geführt,  sodass  sich 
schliesslich  die  Mehrzahl  der  Sachverständigen  dahin 
erklärte,  dass  eine  richtige  Definition  nicht  zu  finden 
sei.  Wir  geben  nachstehend  einige  dieser  seitdem  be- 
kannt gewordenen  unrichtigen  Definitionen  wieder  unter 
Inneschaltung  einer  neuerdings  gemachten  voraussicht- 
lich unumslössüchen  Aeutserung,  welche  herauszufinden 
wir  dem  freundlichen  Leser  reibst  überlassen.  So 
äussern  sich: 

Geheimrat  Professor  Klostermann:  Geistes- 
erzeugnis, welches  entweder  in  einem  Gegenstand  des 
Gebrauchs  oder  in  einem  neuen  Hilfsmittel  zur  Her- 
stellung von  Gebrauchsgegenständen  besteht.  * 

Geheimrat  Professor  Dambach:  Schaffung 

und  Hervorbringung  eines  neuen  Gegenstandes  oder 
Produktionsmittels  zu  materiellen  Gebrauchszwecken. 

Professor  Köhler:  Eine  auf  einer  neuen  Kom- 
bination der  Nuturkräfte  ruhende  Schöpfung  des 
Menschengeistes  zur  Erreichung  eines  bestimmten 
Resultats. 

Geheim  rat  Professor  Keuleaux:  Eine  Ein- 
richtung oder  ein  Erzeugnis  auf  gewerblichem  Gebiete, 
welche  bezüglich  eines  Stoffes  oder  eines  Werkzeuges 
oder  eines  Verfahrens  oder  Zusammensetzung  der  zur 
technischen  Wirkung  vereinigten  Teile  von  bestehenden 
Einrichtungen  und  Erzeugnissen  durch  weitergehende 
Wirkung  ubweicht. 

Dr.  R.  Pauli  vom  Kaiserlichen  Putentamt 
Berlin:  Der  richtige  Gedanke  zur  Lösung  eines  tech- 
nischen Problems  auf  einer  unbekannten  Weise,  welche 
bei  Kenntnis  der  Fachliteratur  eines  besonderen 
Intellekts  selbst  seitens  eines  Fachmanns  bedarf. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Kundt«  August,  weiland  Professor  an  der  Universität 
Berlin,  Vorlesungen  Ober  Experimentalphysik. 
Herausgegeben  von  Karl  Scheel.  Mit  dem  Bildnis 
Kundt’s,  534  Abbildungen  und  einer  Spektrnltafel. 
Braunschweig.  Druck  und  Verlag  von  Friedrich 
Vieweg  & Sohn,  1903.  Preis  geheftet  15  M.,  ge- 
bunden 17,50  M. 

Mit  Kundt  ist  einer  der  befähigsten  Hochschul- 
lehrer der  Universität  Berlin  leider  allzu  früh  aus  dem 
Leben  geschieden.  Besonders  seine  Vorlesungen  waren 
viel  besucht  und  die  Art  und  Weise  seines  Vortrags 
und  die  Behandlung  des  Gegenstandes  fesselte  seine 
Schüler.  Es  ist  deshalb  ein  verdienstvolle*  Unter- 
nehmen. — etwas  spät  zwar  — aber  doch  in  grosser 
Ausführlichkeit,  die  Vorlesungen  dieses  beliebten  Lehrers 
gesammelt  herauszugeben.  Dieselben  zeichnen  sich 
durch  äusserst  klare  Wiedergabe  und  Erklärung  der 
Thatsachen  aus;  jedes  unnötige  Eingehen  in  Theorieen, 
jedes  Abscbweifen  vom  Gegenstände  ist  strengstens 
vermieden.  Die  von  Kundt  in  der  Vorlesung  vorge- 
filbrlen  Experimente  sind  genau  erläutert  und  beschrieben 


und  die  dazu  benutzten  Apparate  durch  Abbildungen 
wiedergegeben.  Das  Werk  ist  jedem  Studierenden  der 
Physik  aufs  Angelegentlichste  zu  empfehlen  und  weun 
es  auch  die  Macht  des  gesprochenen  Wortes  nicht  zu 
ersetzen  vermag,  so  überliefert  es  uns  doch  den  Geist 
und  die  Materie  der  Kundt 'sehen  Thätigkeit  als  I.ehrer. 

Benlsehke,  Dr.,  Gustav,  die  Grundgesetze  der 
WeChSelStromteehntk,  mit  113  eingedruckten 
Abbildungen,  Brauuschweig.  Verlag  und  Druck  von 
Friedrich  View  eg  & Sohn,  1903.  Preis  geheftet 
3,60  M.,  gebunden  4,20  M. 

Das  vorliegende  Bändchen  bildet  das  dritte  Heft 
der  von  dem  Verfasser  herausgegebenen  Elektrotechnik 
in  Einzeldarstellungen,  deren  ersten  beiden  Hefte  wir 
bereits  früher  besprochen  haben.  Es  behandelt  in  ein- 
gehender und  klarer  Darstellung  die  Theorie  und  die 
mathematischen  Grundlagen  der  Wcchsclstromtechnik. 
Bei  der  Schwierigkeit  de*  Gegenstandes  muss  die 
leichtverständliche  Art  der  Darstellung  und  die  prägnante 
Behandlung  des  Stoffes  rühmend  hervorgehoben  werden. 


GESCHÄFTLICHES 


Unter  der  Firma  Kunheim  & Co.,  Rheinau 

führt  laut  uns  zugegangenem  Zirkular  Herr  Dr.  Erich 
Kunheim  in  Berlin  die  von  ihm  erworbene  bisherige 
Akt.-Ges.  für  chemische  Industrie  in  Mannheim-Rheinau 
weiter.  Die  Herren  B.  Leasing  und  M.  Pöhn  in  Berlin, 
sowie  C.  F.  Holland  und  Dr.  Kohl  stock  in  Rheinau 
sind  zu  Kolleklivprokuristen  bestellt  worden. 

Mainz.  Verein  für  chemische  Industrie.  Der 


Abschluss  für  1902  ergiebt  einen  Ueberschuss  von 
566806  M.  (i.  V.  616729  M.),  wozu  116  000  M. 
(i,  V.  110  000  M.)  Vortrug  kommen.  Nach  Abzug  der 
statutenmässigen  Abschreibungen  von  126008  M. 
(i.  V.  119280  M.)  und  nach  weiteren  Rückstellungen 
soll  der  Generalversammlung  vorgeschlagen  werden, 
8 pCt.  Dividende  (wie  im  Vorjuhre)  zu  verteilen  bei 
einem  Vortrag  auf  neue  Rechnung  von  1 20000  M. 
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Konsortium  fQr  elektrochemische  Industrie, 

G.  m.  b.  H-,  Nürnberg  Gegenstand  des  neuen 
L'nter-jehmens  ist  die  Verfolgung  der  Fortschritte  auf 
«lern  Gebiete  der  Elektrochemie  und  Chemie,  sowie  der 
Auffindung  und  Ausarbeitung  elektrochemischer  und 
chemischer  Verfahren,  deren  Verwertung  und  der  Handel 
mit  chemischen  Produkten.  Das  Stammkapital  beträgt 
75000  M.  Als  Geschäftsführer  ist  Herr  Dr.  Paal 
Askenasy  bestellt. 

Frankfurt  a.  M.  Die  Chemische  Fabrik 
Elektrotl-Grieshelm  errichtet  auf  ihrem  Werke  in 
Bitterfeld,  I»e?.  Halle  a.  S.,  grosse  Anlagen  für  den 
Schwefelkohlenstoff-Betrieb. 


Aehim.  Chemische  Fabrik  Torrn.  Rudolf 
Grevenberg  & Co.  in  Hemelingen.  Grundkapital  ist 
um  100000  M.  erhöht  und  beträgt  jetzt  225000  M. 

Elektrochemische  Werke  m.  b.  H.»  Bitter- 
feld und  Rhelnfelden.  In  den  Generalversammlungen 
beider  Gesellschaften  wurden  die  Dividenden  auf  je 
9 pCt.  (gegen  10  pCt.  im  Vorjahr)  festgesetzt.  Die 
Rückstellung*-  und  Amortisationsfonds  betragen  nun- 
mehr je  40  pCt.  des  Aktienkapitals. 

Die  Firma  Umbreit  & Maithes,  Lelpzlg- 
Plagwltz  sendet  aus  ihren  neuesten  Prospekt  über 
ihre  seit  Jahren  bewährten  Cupron-Elemente,  den  wir 
der  Beachtung  unserer  Leser  bestens  empfehlen. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

Zusnmmengestellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  DaJchow,  Berlin  NW.,  Marien- Strasse  17. 


Patent'Anmel  düngen. 

Kl.  1 2 g.  D.  11  448.  Ausführungsform  chemischer  Kontakt- 
verfahren.  O.  Dieffenbach,  Darmstndt. 

Kl.  12  b.  M.  20548.  Verfahren  zur  Behandlung  von 
Holz  zwecks  Herstellung  sehr  poröser  Behälter  und 
Diaphragmen  für  Primär-  und  Sekundärbatterien,  elek- 
trolytische Apparate  und  dergl.  Pascal  Marino  und 
Guy  Marino,  Paris. 

Kl.  48  a.  L.  17430.  Voltamclrischc  Vorrichtung  zur  Be- 
stimmung des  Niederschlagsgewichtes  in  elektro- 
lytischen Bädern.  Dr.  G.  Langbein  & Co.,  Leipzig. 

Kl.  12  b.  P.  12894.  Verfahren  und  Apparat  zum  Be- 
handeln von  Gasen,  Gasgemischen,  Dämpfen  u.  s.  w. 
mittels  des  elektrischen  Funken«.  Harr)*  Pauling, 
Hrandau,  Böhmen. 

Kl.  2lb.  G.  17998.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Leit- 
fähigkeit der  wirksamen  Masse  von  Sammlerelektroden 
bezw.  der  depolamirenden  Masse  von  Primärelemenlen. 
A.  von  Grätzel,  Hannover. 

Kl.  2 1 b.  P.  13991,  Positive  Polclektrode  für  gal- 
vanische Elemente.  Dr.  Heinrich  Putz,  Paisau. 

Kl.  121.  C.  10401.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Elektrolyse  von  Cldoraikalien.  H.  Cuenod  und 
Ch.  Fournier  gen.  Mongin,  Genf. 

Kl.  2 1 f.  S.  15902.  Bogenlichtkohle  mit  Metallsalz- 
gchalt.  Siemens  & Hulskc,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  2ib.  E.  74*3-  Elektrischer  Sammler  mit  unver- 
änderlichem alkalischen  Elektrolyten.  Thomas  Edison 
Llewcllyn  Park. 

Kl.  2 1 f.  II.  27531.  Verfuhren  zur  Herstellung  von 
Bogenlampenelcklroden.  Robert  Ilopfclt,  Berlin. 

Kl.  21h.  E.  8S15.  Elektrischer  Schmelzofen  mit 
rostartig  angeordnetem  band-  oder  stabförmigen  Er- 
hitzungswiderständen. Julius  Elsncr,  Dortmund. 

Kl.  21b.  K,  7951.  Vorfahren  zur  Herstellung  von 
aus  Eisen  bezw.  Eiscnsaucrstoftverbindungcn  be- 
stehenden Elektroden  für  elektrische  Sammler. 
Thomas  Alva  Edison,  l.lcwellyn  Park. 

Kl  2 1 f.  H.  29719.  Bogenlampenelcktroden,  Robert 
Ilopfclt.  Berlin. 

Kl.  2 1 f . S.  16287.  Glühkörper  für  elektrische  Glüh- 
lampen. Siemens  & Halskc,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  48a.  C.  10 171.  Vorrichtung  zum  Anlegen  der 
Abstandshaltcr  zwischen  Anode  und  Kathode  bei  dem 
galvanischen  Plattieren  von  Blechen.  Col  um  hu» 
Elcktrizitäts-Ges.  in.  b.  II.,  Ludwigsbafen  n.  Rh. 

Kl.  48a.  L.  17846,  Verfahren  zur  Vorbereitung  von 
Mctallgegcn ständen  für  die  galvanoplastiscbe  Wieder- 
gabe in  heissen  Elektrolyten.  Dr.  G.  Langbein 
& Co.,  Leipzig. 

Kl.  48  a.  P.  12S5S  Verfahren  zur  elektrolytischen 
Verzinkung  von  Gegenständen  aus  Eisen  u.  s.  w. 
Dr.  Heinrich  Pa  weck,  Wien. 


Erteilungen. 

Kl.  21  f.  14I7S9.  Verfahren  zur  Herstellung  der 
stromleiteuden  Verbindung  zwischen  Glühfäden  und 
Zuleitung  in  elcktmchen  Glühlampen.  Josef  PI eckati, 
Berlin,  Pankow. 

Kl.  21  f.  141908.  Einrichtung  zur  Herstellung  des 
Kohlennicdcrschlages  auf  den  Verbindungsstellen 
zwischen  Glühfäden  und  ihren  Zuleitungen.  E.  A. 
Krüger  & Friedeberg,  Berlin. 

Kl.  2 lg.  141810.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Isolationssciieiben  für  Funkeninduktoren.  IUns  Boas, 
Berlin. 

Kl.  1 2 1.  142245.  Verfahren  zur  Elektrolyse  von  Alkali- 
salzen. Dr.  Willy  Bein,  Berlin. 

Kl.  2tb.  142  226.  Galvanisches  Element  mit  Regulier- 
füllvorrichtung.  Gustav  Rupprecht,  und  Emil  Kach, 
Nürnberg. 

Kl.  21b.  142227.  Nasses  Gaseleracnt.  Union-EIek- 
trizitäts-Ges.,  Berlin. 

Kl.  40a.  142433.  Verfahren  zum  elektrolytischen  Ent* 

zinoen  von  Wcissblechabfällcn  und  zur  gleichzeitigen 
Erzeugung  von  elektrischer  Energie.  Cäsar  Gustav 
Louis,  London. 

Gebrauchsmuster. 

Anmeldungen. 

Kl.  2 1 f.  195405.  Galvanische  Batterie,  bei  welcher 
eine  Glühbirne  und  eine  Kontaktvorrichtuug  in  die 
Batteriehülse  eingebaut  sind.  Friedrich  Eschenbach, 
Berlin. 

Kl.  2 1 f.  195405-  Anschlusskörper,  zum  Anschrauben 
der  Fassungen  für  die  Hintereinanderschaltung  von 
Osiniumlampcn.  Ernst  Keller,  München. 

Kl.  21  f.  195466.  Anschlusskurper  für  hintereinander 
zu  schaltende  Osmiumlampen,  welcher  mittelsSchrauben- 
siöpsel  in  die  Fassung  einer  Kohlenfadenglühlampe  ge- 
schraubt wird.  Ernst  Keller,  München. 

KL  21  f.  195467.  Anschlusskörper  für  Osmiumlampen, 
welcher  mittels  Schraubenstöpsel  in  eine  vorhandene, 
nach  aufwärts  gerichtete  Fassung  geschraubt  wird. 
Ernst  Keller,  München. 

Kl.  2 1 f.  197  °23-  Elektrode  für  elektrische  Bogen- 
lampen für  Beleuditungszwccke,  mit  eingebetteter 
Mctallader.  Körting  & Mathiesen,  Akt,  - Ges., 
Leutzsch-Leipzig. 

Kl.  21  f.  197025.  Elektrode  für  elektrische  Bogen- 
lampen für  Belcuchtungszwecke,  mit  eingeschobener 
Metallader.  Körting  & Mathiesen,  Akt.-Ges., 
Leutzsch-Leipzig. 


Für  die  Redaktion  verantwortlich:  Dr.  Albert  Neuburger,  Berlin  W.6».  Verlag  von  M.  Krayn,  Berlin  W.  35. 
Gedruckt  Lei  Irnberg  & l.cfton  in  Berlin  SW. 
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ÜBER  ALKALICARBIDE 

Von  Professor  Henri  Moissan. 


Zur  selben  Zeit,  als  wir  uns  mit  dem 
Studium  der  Erdalkalien  im  elektrischen  Ofen 
beschäftigten,  verfolgten  wir  auch  das  Ziel, 
Alkalicarbide  zu  erhalten.  Berthelot  hatte 
durch  Erhitzen  von  Kalium  und  Natrium  in 
einer  Atmosphäre  von  Acetylen  gefunden, 
dass  unter  Entbindung  freien  Wasserstoffs 
Zwischenprodukte  entstehen  können,  welche 
Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Kalium  ent- 
halten. Ferner  hat  er  die  Existenz  von 
Alkalicarbiden  gezeigt. 

Andererseits  hatten  wir  schon  vor  langer 
Zeit  bemerkt,  dass  beim  Erhitzen  von  Natrium 
in  einem  Kohlenschiffchen  das  letztere  voll- 
kommen aufgelöst  wurde,  was  auf  die  Existenz 
einer  mehr  oder  weniger  unbeständigen  Ver 
bindung  schliessen  liess,  die  sich  bildete  und 
die  sich  dann  unter  den  Versuchsbedingungen 
wieder  zersetzte.  Ebenso  bildet  bei  der  er- 
höhten Temperatur  des  elektrischen  Ofens 
ein  Gemenge  von  Alkali  und  Kohle,  massig 
erhitzt,  eine  pulverige  Masse,  welche,  mit 
Wasser  in  Berührung  gebracht,  ein  Alkali 
und  eine  geringe  Acetylenentwicklung  er- 
giebt.  Unter  diesen  Bedingungen  scheint 
sich  wohl  ein  Carbid  zu  bilden;  aber  die 
Erfahrung  ist  zu  ungenügend  und  die  Be- 
dingungen seiner  Entstehung  sind  nicht  hin- 
reichend genug  studiert,  als  dass  es  möglich 
sein  sollte,  einen  bestimmten  Schluss  daraus 
zu  ziehen. 


Ich  habe  ausserdem  zu  beweisen  ver- 
mocht, dass  durch  Einwirkung  eines  Stromes 
von  gasförmigem  Acetylen  auf  Metall- 
ammonium  - Verbindungen  man  bald  das 
reine,  durchscheinende  und  krystallisierte 
Carbid,  bald  ein  ammoniakalisches  Derivat 
des  acetylenischen  Carbids  erhält.  Diese 
letzteren  Verbindungen  geben  durch  ein- 
fache Dissociation  dann  das  Metallcarbid. 

Als  unsere  ersten  Studien  über  die 
Carbide  genügend  durchgearbeitet  waren, 
haben  wir  das  eingehende  Studium  der  Frage 
der  Alkalicarbide  wieder  aufgenommen,  und 
cs  hat  sich  auf  diesem  Gebiete  eine  Er- 
fahrung  wiederholt,  welche  wir  bereits  ganz 
im  Anfang  mit  dem  Calcium  gemacht  hatten. 
Wir  haben  1898  gezeigt,  dass  man  beim 
Erhitzen  eines  Gemenges  von  metallischem 
Calcium  mit  möglichst  reinem  Russ  (der 
frei  ist  von  Feuchtigkeit  und  Gas)  die 
Verbindung  von  Kohle  und  Calcium  in  Form 
einer  durchscheinenden  und  geschmolzenen 
Masse  erhält.  Die  bei  dieser  Reaktion  ent- 
bundene  Wärme  reichte  also  hin,  um  das 
Calciumcarbid  auf  seinen  Schmelzpunkt  zu 
bringen.  Früher  haben  wir  auch  gezeigt, 
dass  das  Calciumcarbid,  wenn  man  es  im 
elektrischen  Ofen  stark  erhitzt,  rasch  in 
Graphit  und  Metalldampf  dissociiert.  Der 
Temperaturunterschied  zwischen  der  Ent- 
stehungstemperatur und  dem  Anfang  der 
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Dissociation  ist  aber  sehr  gross,  sodass  man 
sich  die  Leichtigkeit  der  Bildung  des  Calcium- 
carbids  im  elektrischen  Ofen  dadurch  erklärt, 
dass  man  die  Entstehung  einer  sehr  grossen 
Anzahl  von  Calciumverbindungen  annimmt. 

Wir  haben  dann  die  direkte  Verbindung 
des  Metalls  mit  Kohlenstoff  mit  Hilfe  jener 
beiden  Alkalimetalle  zu  wiederholen  versucht, 
welche  infolge  ihrer  grossen  Verwandtschaft 
an  der  Spitze  ihrer  Gruppe  zu  stehen  scheinen, 
nämlich  mit  dem  Caesium  und  dem  Rubidium. 

Wenn  man  einen  Draht  von  Caesium 
oder  Rubidium  in  absolut  trockenen  Russ 
bettet  und  das  Ganze  in  einer  luftleeren 
Röhre  erhitzt,  so  erzielt  man  bei  langsamer 
Erhöhung  der  Temperatur  die  Verbindung 
des  Metalls  mit  dem  Kohlenstoff.  Man  erkennt 
den  Eintritt  der  Reaktion  daran,  dass  der 
Russ  im  Momente  der  Vereinigung  in  der 
Röhre  umhergeschleudert  wird.  Nach  dem 
Abkiihlen  findet  man  in  der  That  inmitten 
der  Kohle  eine  kleine  geschmolzene  Masse, 
die,  in  Berührung  mit  Wasser  gebracht,  eine 
heftige  Entwickelung  von  Acetylcngas  cr- 
giebt,  das  leicht  durch  eine  ammoniakalische 
Kupferchlorürlösung  absorbiert  werden  kann. 
Es  ist  also  unter  obigen  Bedingungen  ein 
Carbid  entstanden,  aber  dasselbe  ist  nicht 
rein.  Die  Verbindung  des  Metalls  mit  der 
Kohle  war  keine  vollständige,  weil  ein  Teil 
des  Carbids  sich  infolge  der  bei  der  Reaktion 
entbundenen  Wärme  zersetzen  musste. 

Wir  ersehen  daraus,  dass  die  Darstellung 
der  Carbide  des  Rubidiums  und  Caesiums 
schwieriger  sein  wird,  als  die  derjenigen  des 
Calciums  oder  Lithiums.  Diese  beiden  Car- 
bide werden  sich  bei  einer  Temperatur  zer- 


setzen, die  ihrer  Entstehungstemperatur  viel 
näher  liegt,  als  dies  bei  den  Carbiden  der 
Erdalkalien  der  Fall  ist. 

Wir  haben  im  übrigen  diese  neuen 
Carbide  des  Calciums  und  Rubidiums  durch 
den  früher  beschriebenen  Prozess  erhalten. 
Zu  diesem  Zweck  haben  wir  zunächst  die 
Ammoniumverbindungen  des  Caesiums  und 
Rubidiums  dargestellt,  zwei  neue  Ver- 
bindungen, welche  sich  mit  Leichtigkeit 
durch  Einwirkung  flüssigen  Ammoniaks  auf 
das  Metall  bilden.  So  haben  wir  die 
acetylenischen  Carbide  C,Cs,C,H,  und 
CjRbjCjH,  erhalten,  welche,  wie  alle 
alkalischen  Carbide,  im  übrigen  keine  am- 
moniakalischen  Derivate  bilden.  Indem  wir 
dann  diese  krystallisierten  Verbindungen  in 
einer  luftleeren  Röhre  erhitzten  und  die 
Temperatur  allmählich  steigerten,  gelang  es 
uns,  sie  in  Acetylen  und  Alkalicarbide  zu 
zerlegen,  deren  Eigenschaften  wir  dann 
studierten. 

Diese  beiden  neuen  Carbide  des  Cae- 
siums und  des  Rubidiums  CjCs,  und  C,Rb, 
vervollständigen  unsere  Kenntnis  über  die 
Reihe  der  Alkalicarbide.  Ihr  Bildungs- 
prozess zeigt  uns,  dass  ihre  Darstellung 
schwieriger  ist,  als  die  des  Calciumcarbids. 
Gleichwohl  wird  die  Darstellung  der  Alcali- 
Carbide  und  besonders  die  der  Carbide  des 
Natriums  und  Kaliums  in  dem  Momente, 
wo  sie  durchgeführt  sein  wird,  zu  industrieller 
Anwendung  führen.  Die  V erwirklichung  dieser 
Darstellung  wird  es  ermöglichen,  Acetylen 
gleichzeitig  mit  Natron-  und  Kalihydrat  dar 
znstellen,  also  unter  absolut  neuen  und 
wichtigen  ökonomischen  Bedingungen. 


DIE  ENTWICKELUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE 

Von  Dr.  Albert  Xeuburger. 


Die  ersten  Anfänge  elektrochemischer 
Erkenntnis  fallen  zeitlich  ungefähr  mit  dem 
Beginn  der  Entwickelung  der  eigentlichen 
Chemie  zusammen.  Bekanntlich  können  wir 
die  letztere  von  dem  Zeitpunkte  an  datieren, 
als  Lavoisier  durch  Einführung  der  Wage 
eine  wissenschaftliche  Grundlage  in  das 
System  chemischer  Forschung  brachte.  Die 
Chemie  und  die  Elektrochemie  sind  also 
ziemlich  gleichaltrig. 

Die  Ursachen  nun,  warum  sic  sich  so 


verschiedenartig  entwickelten  und  warum  die 
Chemie  einen  so  mächtigen  Aufschwung 
nahm,  während  die  Elektrochemie  immer 
noch  gewissermassen  am  Beginne  ihrer  Ent 
Wickelung  steht,  sind  bei  einiger  Kenntnis 
der  Geschichte  der  exakten  Wissenschaften 
leicht  einzusehen.  Die  Chemie  vermochte 
sich  frei  und  in  jeder  Hinsicht  unabhängig 
zu  entwickeln,  denn  das  hauptsächlichste 
Agens,  das  ihr  zur  Einleitung  und  Durch- 
führung der  Reaktionen  zur  Verfügung  steht. 
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die  Wärme,  war  in  ihren  verschiedenen 
Anwendungsformen  schon  von  alters  her 
bekannt,  und  wenn  es  auch  mit  der  Zeit 
gelang,  die  vom  Menschen  zu  erreichenden 
Temperaturgrade  immer  noch  weiter  zu 
steigern,  so  war  doch  bereits  zu  der  Zeit, 
als  Lavoisier  seine  unsterblichen  For- 
schungen begann,  ein  so  weiter  Fortschritt  in 
liezug  auf  Erzeugung  höherer  Hitzegrade 
erreicht,  dass  von  dieser  Seite  aus  einer 
Entwickelung  nach  jeder  Richtung  hin  nichts 
mehr  im  Wege  stand.  Anders  bei  der 
Elektrochemie I Ihre  Entwickelung  stand  mit 
der  Entwickelung  der  Elektrotechnik  in 
engstem  Zusammenhänge.  Nur  in  dem  Masse, 
wie  die  letztere  fortschritt,  vermochte  auch 
die  Elektrochemie  Fortschritte  zu  machen, 
und  so  sehen  wir  zwischen  den  Erfolgen 
der  Elektrotechnik  einerseits  und  denen  der 
Elektrochemie  und  der  mit  ihr  in  so  engem 
Zusammenhang  stehenden  Elektrothermie 
andrerseits  die  engsten  Wechselbeziehungen 
entstehen.  Bereits  die  einfachsten  Kenntnisse 
über  die  Reibungselektrizität  und  den  Galva- 
nismus führen  zu  ebenso  einfachen  und  grund- 
legenden Erkenntnissen  elektrochemischer 
Natur;  die  fortschreitende  Verstärkung  des 
elektrischen  Stromes  durch  den  Aufbau  grosser 
Volta’ scher  Säulen  bringt  auf  elektroche- 
mischem Gebiete  die  Zerlegung  der  Alkalien. 
Die  Erkenntnis  des  elektrodynamoschen  Prin- 
zipes  leitet  den  Beginn  der  Entwickelung  der 
elektrochemischen  Grossindustrie  ein,  und  die 
durch  weitere  Fortschritte  der  Elektrotechnik 
möglich  gewordene  Erzeugung  höchster  Hitze- 
grade zeitigt  die  jüngsten  bedeutenden  Erfolge 
elektrochemischer  und  elektrothermischer 
Natur,  wie  sie  uns  in  den  klassischen  Unter- 
suchungen Moissan's  entgegentreten. 

Die  Frage,  ob  weitere  Fortschritte  der 
Elektrotechnik  uns  auch  auf  elektrochemi- 
schem Gebiete  zu  weiterer  Erkenntnis  führen 
werden,  lässt  sich  heute  weder  bejahen  noch 
verneinen.  Im  Augenblicke  scheint  ein  ge- 
wisser Stillstand  eingetreten  zu  sein,  der,  um 
ein  in  jüngster  Zeit  auf  physikalischem  und 
elektrochemischem  Gebiete  so  beliebt  ge- 
wordenes Schlagwort  zu  variieren,  dazu  ge- 
eignet ist,  einen  Ausbau  in  die  Tiefe  sowohl 
wie  in  die  Breite1)  zu  ermöglichen.  Ob  und 
inwieweit  sich  die  gegenwärtige  Forschung 
hierbei  au  f dem  richtigen  Wege  befindet,  das  soll 
am  Schlüsse  unserer  Betrachtungen  eingehend 
erörtert  werden.  Da  ein  vorurteilsfreies  Ein- 
gehen auf  diese  Frage  aber  nur  dann  möglich 

')  S.  u.  a.  Ostwald.  Elektrochemie;  Leipzig 
1896,  S.  45.  Haber,  Zeitschrift  für  Elektrochemie, 
t9t>3-  t6,  291.  König,  Beiblätter  zu  den  Annalen  der 
fhyaik.  1903.  5,  502  u.  s.  f. 


sein  wird,  wenn  wir  sie  auf  Grund  der  ge- 
schichtlichen Entwickelung  der  Elektrochemie 
vornehmen  und  da,  wie  im  Leben  selbst,  so 
auch  hier,  die  Geschichte  die  beste  Lehr- 
meisterin sein  wird,  so  sei  zunächst  ein  Ueber- 
blick  über  die  geschichtliche  Entwickelung  der 
Elektrochemie  und  über  ihre  Beziehungen 
zu  den  Fortschritten  wissenschaftlicher  Er- 
kenntnis im  allgemeinen  und  zum  wirt- 
schaftlichen Leben  im  besonderen  voraus- 
geschickt. 

Wann  und  wo  die  ersten  Beobachtungen 
elektrochemischer  Natur  gemacht  wurden, 
lässt  sich  heute  wohl  kaum  mehr  feststellen. 
Sicherlich  haben  bereits  manche  Völker  des 
Altertums  einzelne  Kenntnisse  besessen,  die, 
streng  genommen,  als  elektrochemische  an- 
gesprochen werden  müssen.  So  z.  B.  war 
es  zweifelsohne  bekannt,  dass  eiserne  in 
Kupferlösung  gelegte  Gegenstände  sich  mit 
einer  Kupferschicht  überzogen.  Die  Schriften 
der  Alchimisten  enthalten  eine  Fülle  von 
Beobachtungen  ähnlicher  Natur  und  diese  Be- 
obachtungen dürfen  uns  nicht  Wunder  nehmen, 
spielten  doch  die  Vitriole  eine  grosse  Rolle 
bei  der  alchimistischen  Tätigkeit.  Inwieweit 
bei  der  Vornahme  von  Experimenten,  welche 
zu  derartigen  Beobachtungen  führten,  un- 
bewusst schwache  elektrische  Ströme  erzeugt 
oder  galvanische  Elemente  hergestellt  wurden, 
wäre  eine  Aufgabe,  die  der  weiteren  Er- 
forschung noch  bedarf. 

Bereits  vor  der  Entdeckung  des  Gal- 
vanismus waren  einige  Versuche  bekannt, 
die  auf  der  Verwendung  der  Reibungs- 
elektrizität beruhten  und  die  wir  als  elektro- 
chemische betrachten  müssen.  Es  sei  in 
dieser  Hinsicht  nur  an  den  bekannten  Ver- 
such mit  der  sogenannten  von  Volta  1776 
erfundenen  elektrischen  Pistole  erinnert,  bei 
der  durch  das  Durchschlagenlassen  des 
mittelst  einer  Elektrisiermaschine  oder  einer 
Leydener  Flasche  erzeugten  elektrischen 
Funkens  durch  eine  Pulverladung  diese  zur 
Explosion  gebracht  wurde.  Hier  wurde  also 
in  ähnlicher  Weise  durch  einen  elektrischen 
Lichtbogen  im  kleinen  ein  chemischer  Prozess 
eingeleitet,  wie  dies  ja  auch  heutzutage  noch 
bei  den  verschiedenartigsten  elektroche- 
mischen resp.  elektrothermischen  Prozessen 
in  grösserem  Massstabe  geschieht.  Auch 
die  Versuche,  Naphtha,  Alkohol  u.  s.  w.  durch 
elektrische  Schläge  zu  entzünden  u.  s.  w., 
gehören,  streng  genommen,  hierher. 

Die  erste  uns  bekannte  deutlich  be- 
schriebene Beobachtung  elektrochemischer 
Natur  fällt,  wie  wir  bereits  erwähnten,  mit  dem 
Beginn  der  exakten  chemischen  Forschung 
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zeitlich  zusammen.  Sie  rührt  von  niemand  Ge- 
ringerem als  Priestly  her.  Aus  der  Art  und 
Weise  der  Beschreibung  seinesVersuches  aber 
geht  hervor.dass  vor  ihm  bereitsAndere  ähnliche 
Versuche  angestellt  haben.?  ri  es  tly’Jberichtet: 
»Ich  stellte  aus  keiner  andern  Absicht 
Versuche  mit  der  Elektrizität  an,  als  um 
etwas  zu  bestimmen,  was  man  schon  sehr 
oft  versucht,  aber  meines  Wissens  nie- 
mals gänzlich  erreicht  hatte.  Ich  wollte 
nemlich  die  blaue  Farbe  eines  flüssigen 
Wassers,  das  mit  einem  vegetabilischen  Safte 
gefärbt  war,  roth  färben.« 


• Ich  nahm  daher  eine  gläserne  Röhre, 

die  ongefähr  eines  Zolles  im  Durch- 

messer hatte  (16.  Kig.  19).  An  das  andere 
Ende  küttete  ich  ein  Stück  Drath  b,  worauf 
icheinemetalleneKugel steckte.  Den  untersten 
Theil  von  a an  füllte  ich  mit  Wasser,  das 
ich  mit  Lackmus,  oder  mit  Orseilleblau. 
oder  vielmehr  purpurn  färbte-  Man  kann 
diese  Röhre  sehr  leicht  vermittelst  einer 
Luftpumpe  füllen,  wenn  man  das  Rohr  in 
ein  Gefass  mit  gefärbtem  Wasser  setzt.« 

• Nachdem  ich  nun  alles  so  zubereitet 
hatte,  und  ohngefähr  eine  Minute  lang  elek- 


Fig.  19.  Aus  »Priestley«,  Experiment*« and  obtervationa. 


trische  Funken  zwischen  den  Draht  b und 
das  gefärbte  Wasser  bey  a hatte  schlagen 
lassen;  so  fieng  der  obere  Theil  desselben 
an,  roth  durchzuscheinen,  und  in  zwo  Minuten 
darauf  hatte  er  sich  vollkommen  gefärbt. 
Der  rothe  Theil  aber,  der  ohngelähr  1 , Zoll 
betrug,  vermischte  sich  nicht  gänzlich  mit 
der  übrigen  Wassersäule.  Ich  bemerke  hier- 
bey  noch,  dass,  wenn  ich  unter  dem  Schlagen 
des  Funkens  das  Rohr  schief  hielt,  die  Rothe 

*)  Experiment*  and  obtervationa  on  varioua  kinds 
ot  air,  Manchester  1775.  Deutsche  Ausgabe.  Wien 
und  I.eipzig,  bei  Rudolf  Griff  er,  1778.  Erster  Teil. 
S.  178. 


sich  zweymal  weiter  bey  dem  tiefem  Theile, 
als  bei  dem  hohem  erstreckte  « 

• Allein,  unter  allen  diesen  Beobachtungen 
war  wohl  diese  die  allerwichtigste,  aber  auch 
die  allerunerwartetste,  dass  die  Flüssigkeit 
in  eben  dem  Verhältnisse,  wie  sie  roth  zu 
werden  anfleng,  dem  Drathe  näher  kam,  so 
dass  der  Raum  der  Luft,  in  der  der  Funken 
geschlagen  hatte,  vermindert  wurde;  und 
zwar  betrug  diese  Verminderung,  wie  ich 
endlich  noch  fand,  ohngefähr  */,  des  ganzen 
Raums.  Auch  fortgesetztes  Elektrisiren  brachte 
keine  merkliche  Würkung  weiter  hervor.« 

• Um  nun  zu  bestimmen,  ob  die  Ursache 
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der  veränderten  Farbe  in  der  Luft  oder  in 
der  elektrischen  Materie  enthalten  wäre, 
so  dehnte  ich  die  Luft,  welche  in  der  Rohre 
vermindert  worden  war,  vermittelst  einer 
Luftpumpe  so  aus,  dass  sie  alles  blaue 
Wasser  heraustrieb,  und  liess  an  ihrer  Stelle 
neues  wiederum  hinein.  Nun  brachte  aber  die 
Klektricitat  weiter  keine  merkliche  Würkung, 
weder  in  der  Luft,  noch  in  der  Flüssigkeit 
hervor;  so  dass  man  augenscheinlich  sehen 
konnte,  dass  die  elektrische  Materie  die  Luft 
zersetzt,  und  daraus  etwas  einer  Säure  ähn- 
liches niedergeschlagen  habe.« 

»Um  ferner  zu  bestimmen,  ob  der  Drath 
etwas  zu  dieser  Wurkung  beygetragen  habe, 
nahm  ich  Dräther  von  verschiedenen  Metallen, 
Kisen,  Kupfer,  Messing  und  Silber.  Allein 
bey  ihnen  war  der  Erfolg  der  nemliche.» 

»Dieses  erfolgte  auch,  wenn  ich  den  elek- 
trischen I-'unken  ganz  und  gar  ohne  Drath, 
vermöge  einer  gebogenen  Glasröhre  auf 
folgende  Art  schlagen  liess.  Ich  setzte  einen 
icden  Schenkel  der  Röhre  (19.  Fig.  19.)  in  ein 
Gefäss  mit  Quecksilber,  das  ich  unter  der 
Luftpumpe  zu  der  Höhe  a,  a,  in  einem  jeden 
Schenkel  a und  b so  lange  steigen  liess,  bis 
der  Raum  in  jedem  Schenkel  a und  b mit 
dem  blauen  Wasser,  und  der  Raum  zwischen 
b und  b mit  gemeiner  Luft  angefüllt  war. 
Nach  dieser  Vorbereitung  liess  ich  den  elek- 
trischen Funken  von  einem  Schenkel  bis 
zum  andern  überschlagen,  so  dass  er  von  der 
Flüssigkeit  in  dem  einen  Schenkel  der  Röhre 
bis  zur  Flüssigkeit  in  dem  andern  durch  den 
mit  der  Luft  angefüllten  Raum  schlug.  Es 
wurde  hierauf  das  Wasser  in  beyden  Schenkeln 
roth,  und  der  mit  Luft  angefullte  Raum 
zwischen  beyden  wurde,  wie  vorher,  kleiner.» 

Der  eben  geschilderte  Versuch  Priest- 
ley' s erregte  in  der  damaligen  wissenschaft- 
lichen Welt  ebenso  wie  seine  übrigen  Unter- 
suchungenuber die  Natur  der  Luft  bedeutendes 
Aufsehen  und  die  hervorragendsten  Forscher 
prüften  denselben  nach.  Bei  Gelegenheit 
einer  solchen  Nachprüfung  wurden  durch 
Cavendish  die  Ursachen,  die  den  von 
Priestly  beobachteten  Erscheinungen  zu 
Grunde  lagen,  wissenschaftlich  richtig  er- 
kannt, indem  er  nachwies,  dass  unter  dem 
Einfluss  des  elektrischen  F’unkens  aus  Stick- 
gas und  Sauerstoffgas  Salpetersäure  entstehe. 

Auch  von  Berthollet  rührt  eine  aus 
dem  Jahre  1785  datierende  Beobachtung  her, 
die  des  Interesses  nicht  entbehrt.  Beim 
Durchschlagenlassen  elektrischer  Funken 
durch  Ammoniakgas  hatte  man  bemerkt,  dass 
eine  unerklärliche  Raumvcrgrösserung  ent 
stehe.  Berthollet  bewies,  dass  der  elek- 
trische Funken  hierbei  eine  Zerlegung  des 


Ammoniakgases  in  seine  Bestandteile  hervor- 
bringe. 

Die  wichtigste  unter  allen  Entdeckungen 
jedoch,  die  die  Elektrochemie  der  Periode 
vor  der  Entdeckung  des  Galvanismus  ver 
dankt,  ist  die  Erkenntnis  von  der  Zerlegbar- 
keit des  Wassers  durch  die  Elektrizität. 
Die  grundlegenden  Untersuchungen  zu  diesem 
Erfolg  rühren  eigentlich  von  Lavoisier  und 
Laplace  her  (1781).  Ihre  Untersuchungen, 
welche  infolge  der  Stürme  der  Revolution 
zuerst  teilweise  ubersehen  wurden  und  erst 
spater  wieder  durch  das  Verdienst  Biot's 
die  ihnen  gebührende  Beachtung  fanden, 
betrafen  das  Verhalten  verschiedener  Metalle 
beim  Auflösen  in  verdünnten  Säuren.  Es 
gelang  ihnen  anlässlichdieserUntersuchungen, 
als  sie  sie  im  Jahre  1 782  in  Gegenwart 
Volta’s  wiederholten,  mit  Hilfe  des  Volta- 
schen Kondensators  den  Nachweis  des  Ent- 
stehens von  Elektrizität  zu  fuhren.  Diese 
Erscheinung  wurde,  wie  bereits  erwähnt, 
wenig  beachtet,  und  erst  nach  der  Entdeckung 
des  Galvanismus  und  nachdem  die  Wogen 
der  Revolution  sich  geglättet  hatten,  wurde 
man  wieder  auf  sie  aufmerksam.  Die  soeben 
geschilderten  Versuche,  welche  Lavoisier 
vorgenommen  hatte,  um  die  Theorie  der 
Bildung  des  Wassers  aufzuklaren,  hatten  be- 
fruchtend auf  die  Tätigkeit  anderer  Chemiker 
gewirkt  und  deren  Bestrebungen  in  gewisser 
Hinsicht  beeinflusst.  Zu  diesen  gehören  die 
beiden  holländischen  Chemiker  Deimann  und 
1‘aets  var.Troostwyk.  Sie  erkannten(l789), 
dass  die  Versuche  Lavoisier’s  noch  keine 
genügende  Erklärung  für  die  Art  und  Weise 
der  Bildung  des  Wassers  abgaben,  und  bei 
weiteren  Bemühungen,  jene  Versuche  zu 
vervollständigen,  gelang  ihnen  zuerst  eines 
der  wichtigsten  elektrochemischen  Experi- 
mente, nämlich  die  Zerlegung  des 
Wassers  in  seine  Bestandteile  mit 
Hilfe  des  elektrischen  Stromes.  Dass 
cs  der  elektrische  Strom  selbst  sei,  der 
diese  Zerlegung  herbeifuhre.  darüber  wurden 
sie  sich  freilich  auch  nicht  klar.  Sie  schrieben 
vielmehr  die  ganzen  beobachteten  Er- 
scheinungen dem  Einflüsse  des  Lichtes,  das 
der  elektrische  F'unken  ausstrahle,  zu.  pjmge 
Jahre  vorher  hatte  nämlich  Berthollet  beob 
achtet,  dass  Salpetersaure  im  Lichte  Sauerstoff 
abgebe,  und  es  lag  somit  der  eben  geschilderte 
Trugschlus,  hier  eine  Lichtwirkung  des  elek- 
trischen Funkens  zu  erblicken,  sehr  nahe 

Alle  die  in  vorstehenden  Zeilen  geschil- 
derten Versuche  fallen,  wie  wir  bereits 
erwähnten,  in  die  Zeit  vor  der  Entdeckung 
des  Galvanismus.  Das  Jahr  1790,  in  welchem 
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Galvani  den  Anstoss  zu  einer  neuen  Ent- 
wicklungsperiode im  Leben  der  Wissenschaft, 
der  Technik  und  damit  auch  der  Menschheit 
gab,  musste  auch  auf  die  weitere  Entwicklung 
der  Elektrochemie  von  entscheidendem  Ein- 
fluss werden.  An  dieser  Entwicklung  hat 
Galvani  selbst  weiter  keinen  Anteil  ge- 
nommen — er  war  sich  ganz  im  Gegenteil 
überhaupt  in  keiner  Weise  bewusst,  dass 
den  von  ihm  beobachteten  Erscheinungen 
irgend  ein  chemischer  Vorgang  zu  Grunde 
liegen  könne.  Auch  Volta,  der  die  Versuche 
Galvani’s  weiter  fortsetzte  und  durch  die 
Konstruktion  der  nach  ihm  benannten  Säule 
den  Anstoss  zur  Entwicklung  unserer  heutigen 
Industrie  der  galvanischen  Elemente  und 
Akkumulatoren  gab,  erblickte  in  den  bei 
seiner  Säule  auftretenden  Erscheinungen  noch 
nichts  von  chemischen  Ursachen. 

Noch  in  demselben  Jahre  jedoch  (1800), 
in  dem  er  seine  Säule  konstruiert  hatte,  wurde 
dieselbe  zum  ersten  Mal  in  den  Dienst  der 
Elektrochemiegestellt.  Der englischeForscher 
Nicholson,  Besitzer  einer  weltberühmten  Er- 
ziehungsanstalt in  London  und  Herausgeber 
des  »Journal  of  natural  philosophy,  chemistry 
and  thc  arts«,  hatte  im  Vereine  mit  dem 
Physiker  Carlisle  Versuche  mit  der  Volta- 
schen Säule  angestellt*).  Ihre  erste,  durch 
Zufall  herbeigefürte  Beobachtung  ist  weiter 
unten  beschrieben  (s.  S.  54  u.  55).  Dieselbe 
führte  sie  bald  zu  zielbewussten  Versuchen.  Am 
2.  Mai  1800  schlossen  sie  in  eine  mit  Kork- 
stöpseln versehene  Röhre  Wasser  ein,  durch 
das  sie  den  elektrischen  Strom  hindurch- 
leiteten. Es  entstand  sofort  ein  Strom  feiner 
Luftblasen,  den  sie  richtig  als  Wasserstoff 
erkannten.  Zugleich  bemerkten  sie  aber, 
dass  an  beiden  Polen  eine  Gasansammlung 
eintrat  und  zwar  an  dem  einen  Wasserstoff 
und  an  dem  anderen  Sauerstoff.  Diese  Ent- 
deckung überraschte  sie  im  ersten  Momente 
sehr,  sie  sprachen  jedoch  damals  bereits 
den  richtigen  Grundsatz  aus.  dass  hier  ein 
allgemeines  Gesetz  der  Wirkung  der 
Elektrizität  bei  chemischen  Vorgängen 
vorzuliegen  scheint. 

Die  Untersuchungen  wurden  bald  weiter 
verfolgt.  Zunächst  erkannten  Nicholson 
und  Carlisle  selbst,  dass  bei  Verwendung 
von  Lakmustinktur  zu  dem  vorstehend  ge- 
schilderten Experiment  eine  Rottarbung 
desselben  am  Zulcitungsdrahte  des  positiven 
Poles  eintrete,  gerade  als  ob  eine  Säure  ent- 
standen sei.  C r u i k s h a n k‘)  bestätigte  zunächst 

*)  Journal  of  natural  philoaophv.  chemistry  and  tfae 
arta.  1S00.  IV.  Juliheft.  179.  Gilberts  Annalen 
1800.  VI.  346. 

*)  l.oc.  cit.  IV.  187.  Annalen  1800,  VI.  360. 


die  Beobachtungen  von  Nicholson  und 
Carlisle  und  dehnte  sie  noch  auf  eine  An 
zahl  weiterer  Pflanzenfarben  aus.  Ebenso 
erkannte  er  richtig,  dass  die  Umgebung  des 
negativen  Drahtes  alkalische  Reaktion  zeigte. 
Cruikshank  war  auch  der  erste,  der 
quantitative  Messungen  in  Bezug  auf  die 
Menge  der  entstandenen  Gase  anstellte. 
Diese  Messungen  waren  jedoch  sehr  ungenau 
und  führten  zu  vollkommen  falschen  Re- 
sultaten. Bessere  Erfolge  hatte  Simon1). 
Professor  in  Berlin,  der  sich  gleich  anderen 
Forschern  jener  Zeit  (Davy,  Volta,  Ritter, 
Berzelius,  Hisinger  u.  A.)  mit  Unter 
suchungen  über  die  Wasscrzcrlegung  befasste. 
Mit  Hülfe  eines  zweieinhalb  Monate  lang  fort- 
gesetzten Dauerversuches  gelang  es  ihm,  so 
viel  Gas  aus  zersetztem  Wasser  anzusammeln, 
dass  er  genaue  Messungen  vornehmen 
konnte.  Während  dieses  Dauerversuches 
hat  er  denselben  ununterbrochen  durch 
Messungen  resp.  Wagungen  kontrolliert. 
Das  Resultat  war  eine  ziemlich  genaue  Be- 
stimmung der  bei  der  Zerlegung  des  Wassers 
durch  den  elektrischen  Strom  entstehenden 
Gasmenge. 

Nach  den  bahnbrechenden  Versuchen 
Cruikshank's  und  den  quantitativen 
Messungen  Simon's  erhob  sich  ein  lebhafter 
Streit  unter  den  verschiedenen  Gelehrten 
der  damaligen  Zeit  über  die  Art  der  ent- 
stehenden Gase,  über  die  Richtigkeit  der 
Methoden,  über  die  quantitativen  Verhältnisse 
usw.  usw.  Dieser  Streit  nahm  die  lebhaftesten 
Dimensionen  an  und  führte  zu  mancherlei 
höchst  sonderbaren  Veröffentlichungen,  unter 
denen  wir  nur  diejenigen  des  Bologneser 
Gelehrten  Francesco  Pacchiani  hervor- 
heben wollen,  die  von  Brugnatelli  in  Pavia 
bestätigt,  bald  abervonRitter  auf  ihrrichtiges 
Mass  zurückgeführt  wurden.  Der  letztere 
hat  sich  überhaupt  grosse  Verdienste  um 
die  Begründung  der  wissenschaftlichen  Elek- 
trochemie und  um  die  Vervollkommnung 
elektrochemischer  Forschungsmethoden  er- 
worben. Er  hat  bereits  darauf  hingewiesen, 
dass  »das  System  der  Elektrizität  zu- 
gleich das  System  der  Chemie  und 
umgekehrt  werden  wird»  (1798),  eine 
von  weitblickendem  Geiste  und  richtiger 
Auffassung  zeugende  Behauptung,  die  sich 
in  der  Folgezeit  vollinhaltlich  bestätigen 
sollte.  Es  ist  auch  zweifellos,  dass  die  so- 
gleich zu  besprechenden  grundlegenden 
Experimente  Davy's  in  gewissem  Sinne 
von  den  Untersuchungen  Ritter's  inspiriert 
wurden.  Ehe  wir  jedoch  zu  diesen  Unter 


*)  Gilberts  Annalen  1802.  X.  282. 
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suchungen  Davy's  übergehen,  sei  noch  eines 
Versuches  erwähnt,  der  zwar  in  eine  etwns 
spätere  Zeit  fallt,  der  jedoch  in  gewissem 
Sinne  einen  Abschluss  für  alle  die  Ver- 
suche und  Untersuchungen  darstellt,  die 
über  die  Zerlegung  des  Wassers  durch  den 
elektrischen  Strom  angestellt  wurden.  Dieser 
Versuch  bedeutet  zugleich  die  erste  Ver- 
wendung derartiger  Wasser-Zersetzungen  für 
technische  Zwecke,  freilich  in  ganz  anderem 
Sinne,  als  dies  heute  der  Fall  ist.  Die  Ver- 
suche, welche  wir  meinen,  rühren  von 
Samuel  Thomas  Sömmering  her  und  be- 
treffen nichts  Geringeres  als  die  Konstruk- 
tion des  ersten  Telegraphen,  eine  Konstruktion 
die  sich  auf  elektrochemischen  Prinzipien, 
und  zwar  auf  der  Zersetzung  des  Wassers  durch 
den  elektrischen  Strom,  aufbaut.  Der  Apparat, 
denSö  inner  i ng  zuseinenVersuchen  benutzte, 
ist  Eigentum  der  Nachkommen  Sömme- 


ring's  und  befindet  sich  in  der  Sammlung 
des  physikalischen  Vereins  in  Frankfurt  a.  M.; 
eine  im  Reichspostmuseum  zu  Berlin  aufge- 
stellte Kopie  desselben  ist  zweifellos  eines 
der  interessantesten  Objekte  der  Abteilung 
für  elektrische  Telegraphie.  Dieser  Apparat 
wurde  von  Sömmering  im  Jahre  1809 
konstruiert.  P>  besteht  aus  einer  Volta- 
schen Säule,  die  den  Strom  liefert,  und 
zwei  Gestellen,  deren  jedes  25  goldne 
Spitzen  oder  Stifte  enthält,  die  den  Buch- 
staben des  Alphabets  entsprechen;  die  Stifte 
des  einen  Apparates  (des  Empfängers)  be- 
finden sich  in  einem  mit  Wasser  gefüllten 
Gefässe  und  sind  durch  Drahtleitungen  mit 
den  entsprechenden  Stiftendes  Gebeapparates 
verbunden.  Die  letzteren  sind  so  eingerichtet, 
dass  sie  jeder  einzeln  mit  der  Volta’schen 
Säule  in  Kontakt  gesetzt  werden  können. 
Sobald  dieser  Kontakt  hergestellt  ist,  findet 


Kig.  20.  Söinmerings  elektrochemischer  Telegraphenapparat.  Nach  dem  Originalmodell. 


an  dem  entsprechenden  Stifte  des  Empfängers 
eine  Gasentwickelung  statt,  an  der  der  das 
Telegramm  Aufnehmende  erkennen  kann, 
welcher  Buchstabe  gemeint  ist.  Die  Reihen- 
folge der  Gasentwickelung  giebt  das  Tele- 
gramm. Dies  ist  in  ihren  hauptsächlichsten 
Grundzügen  die  Einrichtung.  Das  Eingehen 
auf  nähere  Details  würde  zu  weit  führen,  es 
sei  deshalb  vermieden;  nur  das  eine  sei 
noch  erwähnt,  dass  am  Empfangs- Apparat 
zugleich  eine  Weckvorrichtung  angebracht 
ist,  die  von  selbst  die  Aufmerksamkeit 
erregen  soll,  sobald  ein  Telegramm  auf- 
gegeben wird.  Dieselbe  besteht  aus  einem 
im  Wasser  angebrachten  horizontal  liegenden 
doppelarmigen  Hebel,  an  dessem  einem 
Ende  ein  Löffel  angebracht  ist,  der  seine 
Höhlung  nach  unten  kehrt,  und  in  der  sich 
die  Gasblasen  ansammeln.  Durch  den 
Druck  des  Gases  wird  dieser  Löffel  nach 
einer  Weile  emporgehoben.  Infolgedessen 
verändert  der  andere  Hebelarm  seine  Stellung 
und  lässt  ein  auf  ihn  lose  aufgestecktes 


Metallkügelchen  herabgleiten,  welches  auf 
einen  an  einem  Sperrhaken  befestigten 
Schale  fällt  und  dadurch  die  Auslösung  eines 
Läutewerkes  bewirkt. 

Wenden  wir  uns  nun  den  Untersuchungen 
Humphry  Davy’s  zu,  so  sei  vorausgeschickt, 
dass  dieselben  ebenfalls  von  Versuchen  über 
die  chemische  Zerlegbarkeit  des  Wassers 
durch  den  elektrischen  Strom  ihren  Aus- 
gang nahmen.  Die  Art  und  Weise,  in  der 
zu  jenen  Zeiten  gearbeitet  wurde,  brachte 
es  mit  sich,  dass  man  eigentlich  nie  dazu 
kam,  wirklich  chemisch  reines  Wasser  zu 
zersetzen,  und  die  Verunreinigungen  des 
Wassers  einerseits,  die  Beschaffenheit  der 
verwendeten  Gefässe  andererseits  hatten  zur 
Folge,  dass  man  lange  Zeit  glaubte,  bei  der 
Zersetzung  des  Wassers  entständen  teils 
saure,  teils  alkalische  Produkte.  Fast  alle 
Forscher  waren  diesem  Irrtume  unterworfen, 
bis  es  Davy  im  Jahre  1806  gelang,  ihn  in 
eleganter  und  unzweifelhafter  Weise  bis  in 
seine  kleinsten  Details  aufzuklären.  Zwar 
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schreibt  Bcrzelius“),  dass  bereits  Simon 
bewiesen  und  er  durch  seine  Versuche  mit 
Hi  Singer  1803  bestätigt  habe,  »dass  aus 
reinem  Wasser  weder  Säure  noch  Alkali, 
sondern  bloss  Sauer-  und  Wasserstoffgas  er- 
halten werde«.  Diese  Angabe  ist  in  der 
Weise  zu  verstehen,  dass  Davy  seine  bereits 
1800  begonnenen  Versuche,  die  aber  nur  die 
Wasserzersetzung  im  allgemeinen  betrafen, 
schon  1801  Bekannten  mitteilte,  und  sie 
erst  1806,  endgiltig  abgeschlossen,  erweitert 
veröffentlichte,  wahrend  Simon's,  dem 
zweifellos  die  Priorität  vor  Davy  gebührt, 
Versuche  1801  bereits  publiziert  wurden5). 
Die  von  Bcrzelius  citierte  Abhandlung 
aus  dem  Jahre  1803  aber  enthalt  die  an- 
geführte Thatsache  nirgends  präcise  aus- 
gesprochen; es  wird  vielmehr  lediglich  in 
einer  Fussnote8)  erwähnt,  dass  Hisinger 
einen  Versuch  angestellt  habe,  der  beweist, 
dass  die  entstehenden  Produkte  aus  Ver- 
unreinigungen resultieren  Erst  später  äussert 
Bcrzelius,  dass  er  an  diesen  Versuchen  selbst 
teilgenommen*).  Berzelius  ist  überhaupt 
gerade  in  Bezug  auf  historische  Angaben 
oft  sehr  unzuverlässig10).  Die  Art  und 
Weise,  wie  Berzelius  von  Davy ’s  Ver- 
suchen spricht,  ist  überhaupt  an  dieser 
Stelle  etwas  gefärbt;  er  sagt:  Davy  wieder- 
holte vier  Jahre  später  diese  (i.  e.  Berzelius' 
und  H is  i n g e r’s)  Versuche  mit  grösseren  Appa- 
raten11). Davy  aber  bewies,  dass  die  Sauren 
und  Alkalien,  die  man  bei  der  Wasserzerlegung 
stets  bemerkt  hatte,  nur  dann  auftreten  können, 
wenn  sie  inFormvonSalzen  oderauch  infreiem 
Zustande  bereits  in  den  verwendeten  Gefasscn 
vorhanden  waren.  Durch  Verwendung  von  Ge- 
lassen aus  solchen  Stoffen,  die  durch  Wasser 
nicht  angegriffen  wurden , nämlich  von 
Bechern  aus  Gold  und  Platin,  wies  er  nach, 
dass  bei  der  Zerlegung  von  Wasser  durch 
den  elektrischen  Strom  nur  reiner  Wasser- 
stoff und  Sauerstoff  entstehe,  und  dass  das 
Auftreten  von  Alkalien  resp.  von  Säuren, 

•)  bcrzelius,  Lehrbuch  der  Chemie.  Aus  dem 
Schwedischen  übersetzt  von  Blöde  und  Palmstedt. 
Dresden,  1823.  I.  117. 

r)  Gilberts  Annalen  1801.  VIII,  41  und  492. 
IX.  386. 

*)  Afhandling  on  Galvanismen.  S.  79.  Söder* 
bäum,  Berzelius,  Leipzig  1899.  S.  35. 

*)  Lirbok  i Kennen.  I.  2.  Auf).  S.  122  (1817). 
Södermann,  Berzelius,  Leipzig  1899.  S.  35.  Ver- 
gleiche hierzu  noch:  Neues  ailgemcincz  Journal  der 
Chemie.  1803.  I.  115.  Gilbert»  Annalen  1807. 
XX  VII.  270. 

10)  Man  vergleiche  x,  B.  die  Verwechselung  von 
Wenzel  und  Richter  in  der  Geschichte  der  Entwick- 
lung der  Lehre  von  den  chemischen  Proportionen 
(Lehrbuch,  übersetzt  von  Wo  hier.  Dresden  1827. 
III.  1.  27,)  usw. 

4I)  Berzelius,  Lehrbuch.  1823.  1.  117. 


an  den  Polen  vollkommen  wegfalle.  Anderer- 
seits bewies  er,  dass  man  aus  Gefässen,  die 
gegen  Wasser  nicht  vollkommen  indifferent 
waren,  beliebige  Stoffe  abzuscheiden  ver- 
möge. So  gelang  es  ihm,  aus  gläsernen 
Gelassen  Alkali  zu  erhalten.  Andere  Gefasse 
aus  Marmor,  Serpentin,  Lava,  Achat  und 
Basalt  lieferten  die  verschiedenartigsten 
Säuren  und  Alkalien  als  Produkte  der 
Wasserzersetzung.  Auch  die  Gefasse  aus 
Gold  und  Platin  gaben  manchmal  Spuren  von 
Alkali  oder  von  Säure,  aber  Davy  erkannte 
sofort  richtig,  dass  diese  von  dem  in  der  Luft 
enthaltenen  atmosphärischen  Stickstoff  her- 
rührten,  und  bewies  die  Richtigkeit  seiner 
Folgerungen  an  verschiedenen  Experimenten. 

Vom  Jahre  1805  an  tauchen  auch 
elektrochemische  Theorieen  in  grösserer 
Menge  auf,  die  jedoch  auf  die  Entwicklung 
der  Wissenschaft  selbst  zunächst  ohne  ein- 
schneidenden Einfluss  waren.  Derartige 
Theorieen  rühren  her  von  Grotthuss,  Davy, 
Wollaston,  Schweigger,  dem  Erfinder 
des  Multiplikators  und  — last,  not  least  — 
von  Berzelius.  Wir  können  diese  Theorien 
um  so  mehr  umgehen,  als  sie,  wie  bereits 
erwähnt,  einen  wesentlichen  Einfluss  auf  die 
Weiterentwicklung  elektrochemischer  That- 
sachen  kaum  ausübten.  Ein  derartiger  Einfluss 
beginnt  erst  durch  die  später  zu  besprechende 
Theorie  Faraday’s.  Es  sei  deshalb  nur 
erwähnt,  dass  Grotthuss  im  Jahre  1805 
eine  von  guter  Beobachtung  zeugende  Er- 
klärung dafür  gab,  weshalb  die  durch  den 
elektrischen  Strom  ausgeschiedenen  Bestand 
teile  sich  an  den  Polen  ansammelten.  Auch 
Schweigger  stellte  eine  sogenannte  »krystall 
elektrische  Theorie«  auf,  die  niemals  Bedeutung 
erlangte,  die  aber  doch  deshalb  erwähnens 
wert  ist,  weil  er  in  derselben  bereits  an  den 
kleinsten  Teilen  der  Körper  Pole  annahm, 
und  weil  er  auf  die  Beziehungen  zwischen 
diesen  Polen  und  der  freien  Elektrizität  hinwies. 

Es  hat  aber  wenig  Interesse,  alle  diese 
Theorien  ausführlicher  zu  behandeln.  Welcher 
Art  die  elektrochemischen  Theorien  dieser 
Epoche  waren,  das  charakterisiert  Whewell 
mit  den  Worten **): » Man  könntedieSpekulation 
in  jener  Zeit  über  diesen  Gegenstand  in  drei 
verschiedene  Zweige  teilen:  in  die  Theorie 
der  Volta'schen  Säule,  in  die  der  elektrischen 
Zersetzung  und  endlich  in  die  der  Identität 
der  chemischen  und  elektrischen  Kräfte,  von 
denen  die  letzte  eigentlich  jene  zwei  vor 
hergehenden  als  in  sich  enthaltend  betrachtet 
werden  kann.« 

**)  Whewell,  Geschichte  der  induktiven  Wissen- 
schaften, nach  dem  Englischen  von  J.  J.  von  Littrow, 
Stuttgart  1884,  111.  Teil,  S.  i SS. 
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Die  Theorie,  die  vor  dem  Auftauchen 
der  Berzelius'schen  (181g)  den  meisten 
Anklang  bei  den  Fach-  und  Zeitgenossen 
fand,  und  die  selbst  durch  diejenige  von 
Berzelius  in  ihrem  Ansehen  nicht  wesent- 
lich erschüttert  werden  konnte,  war  die 
Davy'sche.  Von  ihr  giebt  Dumas“)  eine 
charakteristische  Darstellung  mit  den  Worten: 

»Diese  (Davy’s)  Vorstellungen  können 
nicht  richtig  sein;  allein  sie  sind  schön  und 
besitzen  etwas  Erhabenes;  man  kann  sich 
nicht  enthalten,  sie  zu  bewundern.  Sie 
bilden  ein  vortreffliches  und  vollständiges 
System,  welches  sich  ebensowohl  allgemeinen 
Begriffen  als  Einzelheiten  anpasst . . . Achtung 
gebührt  dem  System,  welches  solche  Resultate 
hervorgebracht,  und  Ruhm  dem  Manne,  welcher 
es  erschaffen  hat  und  davon  so  schöne  An- 
wendungen zu  machen  verstand.« 

Wenden  wir  uns  nun  wieder  den  Fort- 
schritten der  praktischen  Elektrochemie  zu! 
Davy,  von  dem  ein  zeitgenössischer  Autor 
beim  Erscheinen  seiner  ersten  Arbeiten  wohl- 
wollend bemerkt,  »dass  er  auf  allen  Gebieten 
der  l’hysik  gut  beschlagen  sei«  führte  bald 
durch  weitere  Versuche  von  einschneidendster 
Bedeutung  ein  neues  Stadium  in  der  Ent- 
wicklung der  Elektrochemie  herbei. 

Diese  Versuche  betrafen  die  Zerlegung 
der  Alkalien  durch  den  elektrischen  Strom 
und  die  Isolierung  der  Alkalimetalle  aus 
denselben.  In  den  »Bakcrian  Lectures« 
vom  12.  und  19.  November  1807  machte  er 
der  Royal  Society  in  London  die  erste 
Mitteilung  von  dieser  wichtigen  Entdeckung, 
die  dann  in  einer  Abhandlung  im  ersten  Heft 
der  Publikationen  der  Gesellschaft  im  Jahre 
1S0S  im  Druck  erschien1'). 

Davy  operierte  bei  diesen  Versuchen, 
die  zur  Entdeckung  der  Alkalien  führten, 
mit  einem  grossenTrogapparatvon250l’latten- 
paaren.  Er  hatte  vorher  richtig  erkannt, 
dass  reines  und  vollkommen  trockenes 
Kali  ein  Nichtleiter  der  Elektrizität  sei  und 
dass  es  bereits  durch  Zutritt  ganz  geringer 
Mengen  von  Feuchtigkeit  leitend  werde.  Aus 
diesem  Grunde  liess  er  das  Kali,  welches  zu 
seinen  Versuchen  diente,  zunächst  einige 
Sekunden  lang  unter  dem  Zutritt  der  Luft 
liegen,  wodurch  es  an  der  Oberfläche  leitend 
wurde.  Dann  legte  er  es  auf  eine  isolierte 
Ptatmscheibe,  die  mit  dem  negativen  Pole 
seiner  Batterie  verbunden  war,  und  stellte 
durch  Berührung  der  Oberfläche  des  Kalis 
mit  dem  positiven  Drahte  den  Stromschluss 

■•)  Duma«,  Die  Philosophie  der  Chemie,  Deutsch 
von  Rammelt berf.  1839,  S.  333. 

**)  Sue,  Uistoire  du  (imlvantsine.  Pari«,  tSoi,  I,  330. 

**)  Philos.  Tr&BMCtions,  1808,  S.  I. 


her.  Das  Kali  begann  im  Momente  des 
Stromschlusseszu  schmelzen  und  zwar  zunächst 
an  den  beiden  Punkten  des  Stromeintrittes 
und  des  Stromaustrittes.  Davy  beschreibt 
die  durch  die  Elektrolyse  hervorgebrachten 
Erscheinungen  in  sehr  exakter  und  ausführ- 
licher Weise:  An  der  Stelle  des  positiven 
Pols  bemerkte  er  ein  starkes  Aufschäumen, 
an  der  des  negativen  hingegen  sah  er  kleine 
Kügelchen  entstehen,  die  in  ihrem  Aussehen 
an  das  Quecksilber  erinnerten  und  die  zum 
Teil  sofort  im  Entstehungsmomente  ver- 
brannten, wobei  eine  lebhafte  F'Iamme  und 
explosionsartige  Erscheinungen  auftraten, 
während  sie  zum  anderen  Teil  sich  an  ihrer 
Oberfläche  mit  einer  weissen  Schicht  über- 
zogen. 

Weitere  Versuche  führten  Davy  zu  der 
Ueberzeugung,  dass  diese  Kügelchen  in  der 
That  die  Basis  des  Kalis  darstellten.  Da  es 
im  ersten  Moment  den  Anschein  hatte, 
als  ob  für  ihre  Entstehung  das  Vorhanden- 
sein der  Unterlage  aus  Platin  von  mass- 
gebendem Einfluss  sei,  so  wiederholte  er 
bald  darauf  die  Versuche  unter  Verwendung 
der  verschiedenartigsten  anderen  Metalle,  wo- 
bei er  jedoch  stets  dasselbe  Resultat  erzielte. 

Davy,  der,  wie  wir  sogleich  sehen 
werden,  durch  dicEntdeckungdesclektrischen 
Lichtbogens  der  Begründer  unserer  heutigen 
Elektrolyse  auf  feuerflussigem  Wege  wurde, 
war  in  der  That  gleichzeitig  der  erste,  der 
auch  die  Elektrolyse  des  Kaliums  aus  ge- 
schmolzenen Elektrolyten  durchfuhrte.  Die 
Versuchsanordnung  war  hierbei  die  folgende: 
Er  schmolz  eine  Portion  Kali  in  eine  Glas- 
röhre ein,  die  mit  ebenfalls  eingeschmolzenen 
Zuleitungsdrähten  aus  Platin  versehen  war 
und  erhitzte  wahrend  des  Durchganges  des 
Stromes  das  Kali  mit  Hilfe  einer  Lampe 
zum  Schmelzen.  Er  erhielt  hierbei  wieder 
die  von  ihm  richtig  als  Basis  des  Kali  er 
kannten  Kügelchen,  konnte  jedoch  den  Ver- 
such nicht  lange  fortsetzen,  da  das  Glas  der 
Rohre  angegriffen  wurde  und  das  Hindurch- 
dringen des  Elektrolyten  dem  Experimente 
ein  vorzeitiges  Ende  bereitete. 

An  die  Elektrolyse  des  Kalis  schloss 
sich  die  des  Natrons  an,  wobei  zum  ersten 
Male  das  Natrium  isoliert  wurde,  dessen 
Eigenschaften  Davy  beschreibt.  DieWichtig- 
keit  und  der  Wert  dieser  Entdeckung  werden 
durch  die  Theorie,  die  Davy  des  Weiteren 
an  sic  knüpft,  in  keiner  Weise  beeinträchtigt. 

Bei  seinen  Versuchen  arbeitete  Davy 
zuerst  mit  Volta  schcn  Säulen  und  spater 
mjt  Volta’schcn  Trogapparaten.  Eine  Strom- 
quelle der  letzteren  Art  von  ncsigen  Dimen- 
sionen, welche  im  Jahre  1810  der  Royal 
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Institution  in  London  von  Freunden  und 
Gönnern  zum  Geschenk  gemacht  und  im 
gleichen  Jahre  von  Davy  zum  ersten  Mal 
in  Thätigkeit  gesetzt  wurde,  sollte  die  Ver- 
anlassung zu  einer  für  die  Weiterentwicklung 
der  Elektrochemie  höchst  bedeutsamen  Ent- 
deckung werden.  Mit  dieser  Batterie  von 
2000  Plattenpaaren"1)  entdeckte  Davy  das 
wichtigste  Agens  für  alle  elektrochemischen 
Prozesse  mit  feurigflüssigen  Elektrolyten  und 
die  auf  dieselben  sich  gründende  bedeutende 
Industrie,  den  elektrischen  Lichtbogen. 
Nachdem  er  bereits  vorher  in  Wiederholung 
der  Versuche  von  Simon,  Pfaff  und  van 
Marum  Eisendrähte  zum  Schmelzen  gebracht 
hatte,  machte  er  im  Jahre  1812  unter  Ver- 
wendung seiner  grossen  Batterie  die  bedeut- 
same Entdeckung  des  elektrischen  Bogen- 
lichts, die  er  folgendermassen  beschreibt11): 
^Bringt  man  kleine  mit  der  Kette  verbundene 
Holzkohlenstückchen  auf  oder  Zoll 
einander  nahe,  so  entsteht  ein  glänzender 
Funke,  und  die  Kohlenstückchen  erhitzen 
sich  bis  über  die  Hälfte  zur  Weissglut.  Wenn 
man  hierauf  die  Kohlenspitzen  von  einander 
entfernt,  so  entsteht  durch  die  erhitzte  Luft 
zwischen  denselben  eine  konstante  Entladung 
bis  auf  eine  Entfernung  von  wenigstens  vier 
Zoll  in  Form  eines  blendend  hellen  nach  oben 
gebogenen  breiten  Lichtbogens  von  konischer 
Form.  Jedwede  in  den  Bogen  gebrachte 
Substanz  wird  sofort  glühend ; Platina  schmilzt 
darin  so  schnell  wie  Wachs  in  einer  ge- 
wöhnlichen Kerzenflamme;  Quarz,  Saphir, 
Magnesia  und  Kalk  werden  flüssig;  Diamant- 
splitter und  Stückchen  von  Holzkohle  und 
Graphit  verschwanden  schnellstens  und 
schienen  sich  zu  verflüchtigen.« 

Die  Versuche  Davy ’s  über  den  Licht- 
bogen erregten  nicht  sogleich  das  Aufsehen, 
das  sie  verdienten,  ja,  man  stand  ihnen  in- 
folge der  damals  geltenden  Wärmetheorie 
sogar  noch  lange  Zeit  hindurch  ziemlich  ver- 
ständnislos gegenüber.  Noch  im  Jahre  1824 
äussert  sich  Biotls)  dahin,  dass  es  sehr 
schwer  sei,  sich  von  der  Entstehungsart  der 
Lichtbogen  irgend  eine  Vorstellung  zu 
machen. 

Auch  Davy  setzte  seine  Versuche  über 
den  Lichtbogen  nur  in  rein  physikalischem 
Sinne  weiter  fort  und  machte  hierbei  unter 
anderem  die  Entdeckung,  dass  derselbe 
durch  die  Pole  eines  starken  Magneten  an- 
gezogen und  abgestossen  wird,  sowie,  dass 


J<l  Gilbert’«  Ann.  XXXVII,  181 1,  S.  51. 

IT)  Elements  o(  Chemical  philolophy.  1812,  S.  152. 
'*)  Lehrbuch  der  Experimentalphysik.  Leiprip, 
1824,  II,  S.  320. 


man  ihn  in  rotierende  Bewegung  zu  versetzen 
vermag. 

Die  Erfolge  Davy 's  waren  nur  durch 
Vervollkommnungen  der  Volta’schcn  Säule 
möglich  geworden.  Es  dürfte  deshalb  an 
gebracht  sein,  in  einem  kurzen  Rückblick 
auf  die  Entwicklung  der  Primärelemente  zu 
nächst  bis  Davy'  zurückzukommen.  Bildet 
doch  die  Elementenkunde  einen  wichtigen 
Zweig  der  Elektrochemie,  dessen  Verfolgung 
von  seinen  ersten  Anfängen  an  das  weit- 
gehendste Interesse  darbietet. 

Bereits  vor  der  Konstruktion  der  Volta- 
schen Säule  ist  in  der  Litteratur  eine  Vor- 
richtung beschrieben,  die  wir  als  ein  galva 
nisches  Element  ansprechen  dürfen  und  die 
wohl  als  der  erste  derartige  Apparat  be- 
trachtet werden  kann.  In  einer  im  Jahre  1793 
in  London  erschienenen  Abhandlung  Richard 
Fowler’s  ist  ein  Brief  Robison’s,  datiert 
vom  28.  Mai  1792,  enthalten,  in  welchem 
es  heisst  :'*) 

• Ich  verschaffte  mir  mehrere  Stücke 
Zink  von  der  Grösse  eines  Shillings  und 
legte  sie  mit  ebensovielShillingen abwechselnd 
aufeinander  in  Form  einer  kleinen  Geldrolle. 
Eine  solche  Vorrichtung,  finde  ich,  vermehrt 
in  einigen  Fällen  den  Reiz  beträchtlich,  und 
ich  erwarte  von  einem  ähnlichen  Verfahren 
noch  eine  grössere  Verstärkung  derselben. 
Bringt  man  die  eine  Seite  von  einem  Röll- 
chen an  die  Zunge,  so  dass  diese  alle 
einzelnen  Stücke  davon  berührt,  so  ist  der 
Reiz  sehr  stark  und  unangenehm.« 

Die  Erfindung  der  Volta’schen  Säule 
erfolgte  am  Ende  des  Jahres  1799,  die  erste 
Mitteilung  über  dieselbe  am  20.  März  1800, 
in  einem  Briefe,  den  Volta  unter  diesem 
Datum  an  den  Präsidenten  der  »Royal 
Society«,  Sir  Joseph  Banks,  schrieb.*“) 

Einer  der  ersten,  der  durch  Banks 
Kenntnis  von  diesem  Briefe  Volta's  erhielt, 
war  Anthony'  Carlyle,  der  bereits  am 
30.  April  1800  gemeinschaftlich  mit  Nichol- 
son aus  17  Plattcnpaaren  eine  Säule  auf 
baute,  mit  der  er  bei  einem  der  ersten  der 
damit  angestellten  Versuche  zu  der  wichtigen 
Entdeckung  der  Zersetzung  des  Wassers  durch 
den  galvanischen  Strom  gelangte.  (S.  a.  S.  50.) 
Die  Ursache  dieser  Entdeckung  war  ein  Zu- 
fall, herbeigeführt  durch  das  Bestreben, 
zwischen  dem  Zuleitungsdraht  und  der  oberen 
Zinkplatte  durch  Aufbringen  eines  Tropfens 
Wassers  einen  innigeren  Kontakt  herzustellen 

'*)  Gehler*«  Pi1ys1Wah4ch.es  Wörterbuch,  2.  Aull.. 
IV,  S.  568. 

Gilbert'«  Annalen,  X,  S.  481. 

Rosenberper,  Geschichte  der  Physik,  III,  S.  113. 

>•)  Gilbert'«  Annalen,  VI,  1800,  S.  340. 
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Am  26.  Juni  1800  wurde  der  Brief 
Volta  ’s  von  Banks  in  der  Royal  Society 
verlesen Jl),  und  dadurch  gelangte  die  Kennt- 
nis von  der  Säule  in  weitere  Kreise,  und  es 
begann  alsbald  ein  fleissiges  Experimentieren 
mittels  derselben.  Ausser  der  aus  zahlreichen 
Beschreibungen  bekannten  Säule  war  in  dem 
erwähnten  Brief  auch  noch  die  Volta’sche 
»Tassenkrone«,  der  bekannte  Becherapparat, 
beschrieben,  die  aus  einer  Reihe  von  Glasern 
bestand,  die  mit  warmem  Wasser  oder  einer 
Salzlösung  gefüllt  waren,  wobei  in  jedes  Glas 
eine  Zinkplatte  und  eine  Silberplatte  tauchten, 
die  in  einfacher  Weise  durch  Drahtbügel 
hintereinander  geschaltet  waren. 

Die  Entdeckung  Volta's  erregte  bald 
gewaltiges  Aufsehen  und  trug  ihm  hohe  Ehren 
ein.  Auf  Veranlassung  Napoleons  wurde  in 
Paris  eine  grosse  Säule  aufgestellt,  mit  der, 
einem  damals  vielfach  verbreiteten,  allerdings 
nie  offiziell  bestätigten  Gerüchte  zufolge, 
sogar  ein  Attentat  auf  Napoleon  selbst  ge- 
plant gewesen  sein  soll,  indem  ein  Assistent 
des  Instituts  beabsichtigte,  ihn,  während  er 
den  Experimenten  zusah,  durch  den  elek- 
trischen Strom  zu  töten. 

Ein  Fehler  haftete  jedoch  der  Volta- 
schen Säule  an,  der  darin  bestand,  dass  sie 
schon  nach  verhältnismässig  kurzer  Thätigkeit 
ihre  Wirksamkeit  einbüsste.  Den  Grund 
hiervon  fanden  Gautherot  und  Ritter  in 
der  galvanischen  Polarisation  (1802 — 1803). 
Ritter  wies  nach,  dass  die  Gase,  mit  welchen 
sich  die  Mctallplattcn  beluden,  die  leitende 
Verbindung  zwischen  Metall  und  Flüssigkeit 
aufhoben  und  in  dem  Strom  in  entgegen- 
gesetztem Sinne  gegeneinander  thätig  wur- 
den. ,s) 

Ums  Jahr  1806  tauchten  zuerst  die  so- 
genannten trockenen  Säulen  auf,  deren  erste 
von  Georg  Bernhard  Behrens  (1806) 
konstruiert  wurde,  dem  1810  Jean  Andrd 
Deluc  mit  einer  anderen  Art  derartiger 
Säulen  folgte.  Am  bekanntesten  wurde  die 
Säule  des  Veroneser  Physikers  Guiseppe 
Zamboni,  die  er  im  Jahre  1812  konstruierte 
und  in  einer  Abhandlung:  >Dclla  Pila  elletrica 
a secco«  beschrieb. *')  Diese  Säule,  welche  in 
ihrer  ursprünglichen  Form  aus  Silberpapier 
bestand,  das  auf  der  Rückseite  mit  Braun- 
stein bestrichen  war  und  das,  in  runde 
Scheiben  zerschnitten,  in  der  bekannten 
Weise  aufeinander  gelegt  wurde,  wurde  später 


noch  mannigfach  verbessert,  so  insbesondere 
von  Bohnenberger  (1815). 

Wollaston  gebührt  das  Verdienst,  der 
Volta'schen  Säule  oder  vielmehr  dem  Becher- 
apparat die  heute  übliche  Trog-  oder  Zellen- 
form gegeben  zu  haben.  Es  ist  interessant, 
durch  Berzelius")  zu  erfahren,  dass  Wolla- 
ston schon  vor  Konstruktion  des  Trog- 
apparates eine  eigenartige  Anordnung  ver- 
wendete, die  wir  ebenfalls  als  galvanisches 
Element  ansprechen  können.  Bedauerlicher- 
weise hat  Berzelius  bei  seiner  geringen 
Vorliebe  für  genaue  historische  Daten  ganz 
anzugeben  vergessen,  wann  Wollaston  diese 
Vorrichtung  konstruierte.  Auch  aus  dem 
Wortlaut  der  Angaben  ist  dies  leider  nicht 
zu  entnehmen,  da  nicht  gesagt  ist,  ob  sie 
Berzelius  auf  einer  seiner  Reisen  oder  sonst 
wo  kennen  lernte.  In  Wollastons  Publi- 
kationen aber  konnten  wir  keinerlei  Be- 
schreibung dieser  Vorrichtung  finden.  Ber- 
zclius,s)  schreibt:  »Wollaston  hat  durch 
einen  höchst  sinnreichen  Versuch  diese  Aus- 
ladungen auf  eine  ganz  unerwartete  Weise 
dargethan.  Glücklicherweise  war  ich  selbst 
bei  diesem  Versuch  zugegen,  der  einen  jeden, 
welcher  ihn  zum  ersten  Male  sieht,  notwendig 
in  Erstaunen  setzen  muss.  Das  Werkzeug 
selbst,  dessen  er  sich  dazu  bediente,  war  ein 
kupferner  Nähring,  wie  ihn  die  Schneider  zu 
brauchen  pflegen,  welcher  so  zusammen- 
gedrückt war,  dass  er  eine  sehr  ins  Lange 
gezogene  Ellipse  bildete.  In  diesem  Ring 
war  eine  Zinkscheibe  durch  Siegellack  so 
befestigt,  dass  sie  mit  demselben  ausser  aller 
leitenden  Gemeinschaft  stand,  und  beide 
Metalle  waren  mittels  eines  vom  Ringe  hcr- 
vorstehenden  kleinen  metallenen  Griffs  durch 
ein  kurzes  schmales  und  bis  zur  höchst  mög- 
lichen Dünne  ausgestrecktes  Platinstrcifchen 
miteinander  verbunden.  Wenn  man  nun 
diesen  kleinen  Apparat  bis  zu  * , seiner  Höhe 
in  verdünnte  Salzsäure  eintauchte  und  die 
Berührungselektrizität  des  Zinks  und  Kupfers 
durch  diese  stark  leitende  Flüssigkeit  schnell 
entladen  wurde,  so  erfolgte  an  den  Berührungs- 
punkten der  Metalle  die  Vereinigung  der  ent- 
gegengesetzten Elektrizitäten , durch  welche 
die  Berührungselektrizität  entsteht,  mit  einer 
solchen  Heftigkeit,  dass  das  kleine  Platin- 
streifchen,  welches  den  Berührungspunkt  der 
Metalle  bildete,  wie  ein  Feuerlunken  glühte, 
sodass  man  Schwamm  daran  anzunden 
konnte.« 


*‘)  Hoppe,  Geschichte  äer  Elektrizität,  S.  133. 
,s)  Voigt'»  Magazin  1803,  VI,  10$. 

**}  Gilbert'»  Annalen,  I.X,  170,  1819. 


*«)  Lehrbuch  der  Chemie,  zweite  Aull.,  übersetzt 
von  K.  A.  Blöde  und  K.  Palmstedt.  1823,  I,  S.  88. 
**)  loc.  cit. 
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DER  ELEKTRISCHE  OFEN. 

SEIN  URSPRUNG,  SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE 
ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Mittet, 

Hernusgeber  der  Zeitschrift  »L’Electrochimie«. 


Geschichtliches. 

Die  Anwendungen  der  Elektrizität  auf  die 
Chemie  bei  Prozessen  auf  trockenem 
Wege,  sowie  auf  die  Metallurgie  haben  erst 
durch  Schaffung  einer  ganzen  Reihe  von  Ap- 
paraten, die  als  elektrische  Oefen  be- 
zeichnet werden,  wirkliche  industrielle  Be- 
deutung gewinnen  können. 

So  kommt  es  denn,  dass  z.  B.  die  in 
der  Elektrometallurgie  während  der  letzten 
fünfzehn  Jahre  erzielten  Fortschritte  fast  stets 
aufs  Innigste  mit  irgend  welchen  zunächst  an 
den  Oefen  angebrachten  Verbesserungen  ver- 
knüpft sind. 

Der  Despretz’sche  Ofen. 

Im  Jahre  1849  kam  Despretz  auf  den 
Gedanken,  die  Temperatur  des  elektrischen 
Lichtbogens  auszunützen,  der  zum  ersten  Male 
von  Humphry  Davy  dargestellt,  aber  bis  da- 
hin nur  für  Beleuchtungszwecke  verwandt 
worden  war. 

In  einer  der  Akademie  der  Wissenschaften 
am  17.  Dezember  1849  gemachten  Mitteilung 
beschreibt  Despretz  nämlich  das  Verhalten 
einer  Kohlenretorte,  in  deren  Inneren  ein 
elektrischer  Bogen  übergeht;  der  negative 
Pol  des  Bogens  bestand  aus  einem  Kohlen- 
stabe, und  die  Retorte  bildete  selbst  den 
positiven  Pol.  Dieser  Apparat  ist  auch  die 
erste  Form  eines  Ofens  mit  Tiegelelektrode. 

Johnson'seher  Ofen. 

Vier  Jahre  später,  am  22.  Mai  1853, 
beschreibt  F.  H.  Johnson1)  einen  neuen 
für  das  Schmelzen  von  Erzen  bestimmten 
Ofen. 

Die  Erze  wurden  mit  Kohle  vermischt 
und  fielen  durch  einen  Lichtbogen,  der 
zwischen  horizontalen  Elektroden  uberging. 

Johnson  hat  zu  gleicher  Zeit  sich  einen 
Ofen  patentieren  lassen,  der  mit  einem  viel 
später,  im  Jahre  1887,  von  Cowles  erfundenen 
Apparat*)  grosse  Aehnlichkeit  hat;  dieser 
letztere  ist  in  Fig.  21  dargestellt. 

Bei  diesem  Ofen  sind  die  beiden  Elek- 
troden einander  gegenüber  in  einem  ge- 


')  Engl.  Pac  No.  700.  1859. 

*)  Engl.  Pat.  No.  4004.  1887. 


wissen  Winkel  angeordnet.  Die  obere 
Elektrode  ist  hohl;  sie  wird  mit  dem  zu 


reduzierenden  Erz  ausgetüllt,  das  vermittelst 
einer  Schraube  allmählich  nach  unten  ge- 
drückt wird. 


Plchon'scher  oren. 

Nach  Andreoli*)  ist  der  erste  Johnson- 
sche  Ofen  nur  eine  Wiedergabe  des  Pichon 
sehen  Ofens,  der  gleichfalls  im  Jahre  1853 


Fig.  22.  Ofen  Johnson  (1853),  Ofen  Fiction  (1S53). 

angegeben  und  in  Fig.  22  dargestellt  ist 
Keine  von  diesen  Apparatformen  ist  un 
Uebrigen  praktisch  angewandt  worden. 

*)  Industries.  1S93. 
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Slemens'seher  Ofen. 

Im  Jahre  1879  denkt  Siemens  an  das 
elektrische  Schmelzen  von  Metallen  und  er- 
findet drei  Laboratoriumsöfen,  die  grosses 
historisches  Interesse  haben. 


Die  erste  Form*)  (Fig.  23)  stellt  die 
praktischeVerwirklichungdesDespretz’schen 
Gedankens  dar;  es  ist  dies  das  erste  Beispiel 
einer  ökonomischen  Anwendung  der  Wärme 
des  Bogens. 

Ein  Tiegel  T aus  Graphit  war  in  Holz- 
kohlenpulver oder  in  irgend  eine  andere  für 
Wärme  schlechtleitende  Masse  eingebettet. 
Derselbe  stand  mit  dem  positiven  Pol5)  durch 
einen  Stab  aus  Eisen,  Platin  oder  Retorten- 
kohlein Verbindung,  der  mit  scharfer  Reibung 
in  einer  im  Boden  des  Tiegels  und  zwar  in 
dessen  Mitte  angebrachten  Oeffnung  festsass 

Der  Deckel  des  Tiegels  war  durchbohrt, 
und  durch  ihn  ging  die  negative  Elektrode 
hindurch,  die  aus  einem  Kohlenstabe  bestand 
und  am  Ende  H eines  Wagebalkens  aufge- 
hängt war. 

Das  andere  Ende  B des  Balkens  steht 
mit  einem  Hohlzylinder  aus  weichem  Eisen 
in  Verbindung,  der  sich  in  senkrechter 
Richtung  frei  im  Inneren  einer  Spule  S be- 
wegen liess. 

Die  magnetische  Kraft,  mit  der  der 
Zylinder  von  unten  nach  oben  angezogen 
wird,  wenn  die  Spule  von  einem  Strom  durch- 
flossen ist,  wird  durch  das  Gegengewicht  G 
kompensiert,  das  auf  dem  Wagebalken  in 
einem  in  der  Nähe  von  C liegenden  Punkte 


Engl.  P»t.  No.  ZI  10.  1879. 

*)  Elektroch.  Zeitschr.  1880. 


aufgesetzt  ist ; die  Lage  desselben  variiert  mit 
der  Stärke  des  Bogens. 

Wenn  man  nun  den  Draht  der  Spule 
in  Nebenschlussschaltung  am  Ofen  selbst 
anbringt,  so  ist  es  klar,  dass,  wenn  der 
Widerstand  des  Bogens  wächst  — wenn  z.  B. 
die  Elektroden  zu  weit  von  einander  entfernt 
sind  — die  Intensität  des  den  Spulendraht 
durchfliessenden  Stromes  grösser  wird,  und 
aus  diesem  Grunde  nimmt  auch  die  Anziehung 


der  Spulenwindungen  auf  den  Hohlzylinder 
zu;  der  Zylinder  wird  von  unten  nach  oben 
angezogen,  der  Wagebalken  klappt  um,  und 
der  Bogen  wird  infolgedessen  auf  geeigneten 
Elektrodenabstand  reduziert;  dieser  Abstand 
wird  ja,  wie  schon  erwähnt,  durch  die  Stellung 
des  Gegengewichtes  C bestimmt. 


big.  25.  Ofen  Siemens,  3.  Type  (1S80). 

Die  zweite  Sieinens’sche  Ofenform5) 
(Fig.  24)  bestand  aus  einem  Kohlentiegel, 
unabhängig  von  den  Elektroden;  im  Inneren 
ging  ein  Lichtbogen  über  und  waren  die  zu 

*)  Kogl.  Pat.  So.  4208.  1880. 
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behandelnden  Substanzen  angebracht,  die 
Elektrizitätsleiter  oder-nichtleitcrsein  konnten. 

Ein  Kohlendeckel  verhinderte  den  Bogen 
am  Eindringen  in  die  Reaktionskammer. 

Die  Elektroden  waren  horizontal  und 
bestanden  sämtlich  aus  massiver  Kohle;  oder 
aber  der  positive  Pol  bestand  aus  einem 
Kohlestab  und  der  andere  aus  einem  hohlen, 
durch  Wasserzirkulation  abgekiihltcn  Metall- 
stück. 

Die  dritte  Form  (Fig.  25)  war  wie  die 
erste  eingerichtet  und  wurde  ebenso  wie  diese 
dort  verwandt,  wo  elektrisch  gut  leitende 
Substanzen  zu  verarbeiten  waren. 

Der  Strom  wurde  vermittelst  einer  Platin- 
schraube nach  dem  Boden  des  Tiegels  und 
von  dort  nach  der  leitenden  Substanz  ge- 
leitet, die  insofern  mit  zum  positiven  Pol 
gehörte. 

Ein  Bogen  entstand  zwischen  der  Masse 
und  dem  aus  einem  hohlen  Metallstück  von 
Trichterform  gebildeten  negativen  Pol,  der 
mit  einem  Wasserstrom  abgekiihlt  wurde. 

Louis  Ciere’scher  Ofen. 

Louis  Giere  erfindet  im  Jahre  1880  eine 
eigenartige  »Sonnenlampe«,  genannt  elek- 
trische Lampe,  die  einen  wirklichen  Ofen 
darstellt. 


Kip.  26.  Oten  I.onit  Clerc  (1SS0). 


ein;  charakteristisch  war  für  ihn  der  Um- 
stand, dass  die  in  ihm  entwickelte  Wärme 
menge  nicht  von  einem  elektrischen  Licht- 
bogen, sondern  vom  Durchgang  eines 
Stromes  durch  eine  feste  Masse  her- 
ruh rt  (Fig.  27). 


Fip.  27.  Ofen  Borcher»,  I.  Type  (1880). 


Mit  diesem  festen  Ofen  gelang  es 
Borchers,  gewisse  Oxyde,  die  man  für 
unreduzierbar  hielt,  zu  reduzieren,  wie  z.  B 
Kalk,  und  er  erhielt  Calciumcarbid. 

Cowles'seher  Ofen. 

Im  Jahre  1885  machen  die  Gebrüder 
Cowles  die  erste  wichtige  Anwendung  eines 
Prozesses  auf  trockenem  Wege  die  Elektro- 
metallurgie mit  der  industriellen  Darstellung 
von  Cupro-  und  Ferro-Aluminium  (Fig.  46. 
47.  4»)- 

H^roult’seher  Ofen. 

Kurz  darauf  kommt  Höroult,  der  im 
Jahre  1886  dasselbe  Problem  löst. 

Die  ergiebigste  Periode  für  die  neue 
Industrie  erstreckt  sich  von  1 887  bis  1892; 
nach  einander  entstehen;  die  Elektrometallurgie 
des  Aluminiums,  nach  der  Schmelzmethode. 


Dieser  Apparat  (Fig.  26)  bestand  aus 
einem  Block  aus  Magnesia  oder  Calcium- 
karbonat, der  mit  einer  Höhlung  versehen 
ward,  innerhalb  deren  ein  Bogen  überging. 

Die  Elektroden  bestanden  aus  zwei 
Kohlestäben  von  20  Millimeter  Durchmesser. 
— Mit  diesem  Louis  Clerc’schen  Ofen  konnte 
man  Kieselerde  und  Kalk  schmelzen  und 
verdampfen’). 

Dieser  Versuch  wurde  zwar  in  der  In 
dustric  nicht  angewandt,  trotzdem  muss  man 
ihn  als  erstes  Beispiel  davon  betrachten, 
dass  Substanzen,  die  man  bis  dahin  als  un- 
schmelzbar angesehen  hatte,  im  elektrischen 
Ofen  geschmolzen  wurden. 

Borehers'seher  Ofen. 

Auch  im  Jahre  1880  richtet  Borchers 
den  ersten  einer  langen  Reihe  von  Oefen 

*)  Louis  Clerc  wiederholte  seine  Yerdampfung*- 
versuche  häufig  vor  den  Besuchern  der  clcktrot.  Aus- 
stellung in  Baris  (t8Si). 


Fig.  2$.  Knthodenofcn  Heroult  (1SS7). 

deren  Schöpfer  Hall,  Hdroult,  Minet  sind 
( 1887 — 1888),  und  Heroult  erfand  zur  selber. 
Zeit  ganz  neu  den  Kathodenofen  für 
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ununterbrochen  Betrieb"),  der  heute  all- 
gemeine Anwendung  findet  und  der  in  Fig.  28 
dargestellt  ist;  die  Elektrometallurgie  des 
Natriums,  geschaffen  durch  Grabau  (1886), 
Minet  (1890),  Borchers  (1892),  die  das 
erste  Beispiel  der  Herstellung  eines  Metalles 
liefert,  das  leichter  ist,  als  sein  Elektrolyt; 
die  Elektrometallurgie  des  Magnesiums  durch 
Grätzel,  dessen  erste  Patente  von  1883  bis 
1884  datieren;  hier  hat  das  dargestellte  Metall 
die  Dichte  seines  Elektrolyten. 

Mlnet'seher  Ofen. 

Von  den  Oefen,  die  beim  Schaffen  dieser 
Industrien  erfunden  wurden  oder  ihre  weitere 
Entwickelung  gefördert  haben,  wollen  wir 
den  Mi  net 'sehen  Ofen  (Fig.  29)  erwähnen, 
der  bereits  im  März  I887  zur  elektrolytischen 
Darstellung  des  Aluminiums  benutzt  wurde. 

Dieser  Apparat’)  besteht  aus  einer  guss- 
eisernen Wanne  W von  parallelepipedischcr 
Form,  die  aussen  mit  Mauerwerk  bekleidet 


ist,  wodurch  sie  bei  den  Anwendungen,  bei 
denen  eine  äussere  Wärmequelle  benutzt 
wird,  gegen  die  sie  umgebenden  überhitzten 
Gase  geschützt  werden. 

Damit  die  Wärme  nicht  durch  das  Bad 
angegriffen  wird,  das  hierdurch  schnell  mit 
Eisensalzen  versetzt  würde,  die  durch  den 
Strom  leichter  zersetzbar  sind  als  Aluminium 
fluorid,  schaltet  man  sie  in  Nebenschluss  an 
die  Kathode,  vermittelst  eines  Widerstandes  R, 
der  so  berechnet  ist,  dass  nur  '■  des  Ge- 
samtstromes durch  die  Wanne  geht;  durch 
diesen  Kunstgriff  schützt  man  die  inneren 
Wände  der  Wanne  vor  jedem  Angriff  seitens 
der  unendlich  dünnen  Aluminiumschicht,  die 
sich  auf  ihnen  absetzt  und  fortwährend  er- 
neuert wird;  das  Bad  wird  nicht  durch  fremde 
Salze  verunreinigt. 

Fig.  30  stellt  eine  Abart  der  ersten 
Form  dar;  dieselbe  ist  ebenfalls  für  die  Ge- 

“)  Kians.  Patent.  Der.  1S87. 

•)  Engl.  Pat.  No.  too57.  17.  Kcbr.  1S8S. 


winnung  von  Aluminium  durch  Elektrolyse 
des  Fluorids  konstruiert  worden,  jedoch  viel 
später,  im  Jahre  1894.  Das  Aluminium 


Fig.  30.  Ofen  Minet,  2.  Type  (1896). 


fliesst  von  der  Kathode  C ab  und  sammelt 
sich  am  Boden  der  Kohlenkathode  G an, 
die  in  einer  Metallwand  festsitzt  (aus  Eisen, 
Kupfer  oder  selbst  Aluminium);  in  bestimmten 
Zwischenräumen  wird  das  Metall  aus  einer 
Ausflussöffnung  entleert. 

Die  dritte,  im  Jahre  1887  erfundene 
F’orm  des  Minet’schen  Ofens  ist  ein 
Kathodenofen;  derselbe  ist  zunächst  für  die 
Behandlung  von  schwcrschmelzlichcn  Oxyden 
oder  Erzen  nach  elektrothermischen  Ver- 
fahren bestimmt. 

Er  besteht  (Fig.  31)  aus  einem  Kohle- 
tiegel, in  den  die  zu  behandelnde  Masse'4) 


eingefülirt  wird  und  an  dessen  Boden  eine 
Austlussüffnung  angebracht  ist,  durch  die 
die  Kcaktionsproduktc  entweichen. 

Dieser  Tiegel  ist  im  Inneren  eines 

Franz.  Patent,  io.  Sept.  1S87. 
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anderen  Tiegels  aus  schwerschmelzbarem 
Thon  angebracht;  letzterer  kann  auch 
aussen  mit  schwerschmelzlicher  Sub- 
stanz umkleidet  sein;  er  dient  als  Anode 
oder  Kathode,  je  nach  Belieben;  die  andere 
Elektrode  besteht  aus  einem  senkrecht  im 
Mittelpunkt  des  Tiegels  angebrachten  Kohle- 
block. 

Der  Apparat  wird  zunächst  vermittelst 
Brennmaterial,  das  auf  einem  Rost  verbrannt 
wird,  erhitzt,  oder  auch  mit  Gasen,  die  aus 
einem  Gasentwickler  kommen,  oder  schliess- 
lich in  gewissen  Fällen  mit  Hochofengasen; 
das  Erhitzen  wird  durch  den  elektrischen 
Strom  vervollständigt. 

Bei  der  Beschreibung  dieses  Ofens  habe 
ich  auch  die  Benutzung  von  hohlen  Elek- 
troden aus  Kohle  angegeben,  die  es  ermög- 
lichen, mitten  in  den  Ofen  reduzierende  oder 
\ für  die  Reaktion  geeignete  Gase  einzuführen 
oder  auch  die  Substanzen  selbst  in  Pulver- 
form oder  in  Form  von  Stiften  einzubringen. 


1'  i>;.  32.  Ofen  .Mimt,  4.  Type  (1890). 

Die  vierte,  im  Jahre  1890  eingerichtete 
Form  ist  eine  Variante  des  dritten  Ofens; 
aber  während  dieser  besonders  für  elektro 
thermische  Methoden  bestimmt  war,  wurde 
der  vierte  vielmehr  auf  elektrolytische  Ver- 


fahren und  besonders  auf  die  Elektro- 
metallurgie des  Aluminiums,  angewandt. 

Die  Wärmequelle  (Fig.  32)  fehlt  ganz, 


und  der  Apparat  sieht  dem  Hdroult'schen 
Kathodenofen  ähnlich. 

Die  fünfte  Form11)  (Fig.  33)  wurde  im 
Jahre  1890  erfunden  und  erinnert  in  allen 
Teilen  an  den  im  Jahre  1886  geschaffenen 
Grabau'schen  Ofen.  Die  beiden  Oefen 
waren  übrigens  lür  dieselbe  Verwendung, 
nämlich  die  Elektrometallurgie  des  Natriums, 
bestimmt. 

Wir  schaffen  im  Laufe  des  Jahres  1891 
eine  sechste  Ofenform,  die  wir  im  Labora- 
torium von  Herrn  Le  Verrier  im  Konserva- 
torium des  Art  et  Metiers  an  einigen 
Schmclzversuchen  von  Metallen,  besonders 
Stahl,  ausprobieren. 

Es  ist  dies  ein  auf  zwei  mit  Charnieren 
versehenen  Haltern  stehender  Ofen  mit  zwei 
Elektroden,  der  in  alle  möglichen  Lagen 
eingestellt  werden  kann. 


Der  Mitteltiegel  F (Fig.  34),  der  aus 
Kohle,  Magnesia  oder  irgend  einer  anderen 
schwerschmelzbaren  Masse  sein  kann,  nimmt 
die  zu  behandelnden  Substanzen  auf;  er  ist 
in  einem  Tiegel  IV'  aus  schwer  schmelzbarer 
Substanz  angebracht;  das  Ganze  steht  in 
einem  gemauerten  Kasten  B B'  B". 

Man  schüttet  zwischen  die  Tiegel  F 
und  IV',  den  Tiegel  IV‘  und  den  Kasten 
B B'  B“  schwerschmelzliche  Pulver,  z.  B. 
Magnesia,  um  jeden  Wärmeverlust  zu  ver- 
meiden, der  von  dem  elektrischen  Bogen 
an  den  Enden  der  Kohlen  E E'  verursacht 
werden  könnte. 

Alles  war  bei  diesem  Ofen  darauf  ab- 
gesehen, in  einem  auf  ein  Minimum  be- 
schränkten Raume  eine  grosse  Energie- 
menge aufzusammeln  und  so  eine  der 
charakteristischen  Eigenschaften  der  Elek- 
trizität auszunützen. 

Schon  in  einer  im  Mai  1890  gemachten 
Mitteilung  an  die  Internationale  Elektriker- 

**)  Kranz.  Pat. 
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Vereinigung  hatten  wir  das  Interesse  betont, 
das  die  Konstruktion  von  Apparaten  nach 
diesem  Prinzip  bieten  würde. 

A«hMon’seh«r  Ofen. 

Acheson  stellt  im  Jahre  1890  das 
Carborundum  (Kohlensilicium)  in  einem  Ofen 
mit  festem  Widerstande  dar,  der  an  die  erste 
Form  der  Korchers'schen  erinnert,  jedoch 
etwas  abgeändert  ist. 

Qirard-Streel’seher  Ofen. 

Street  und  Glrard  glückt  es  im  Jahre 
1892,  Kohle  in  einem  Ofen  besonderer  Form 
(Fig.  35),  bei  dem  das  Prinzip  der  Energie- 


) 

J 


Fit».  3$.  Ofen  GtrArd-Si/cct  (1S92). 

Aufspeicherung  in  begrenztem  Raume  in  aller 
Strenge  angewandt  wird,  in  Graphit  umzu- 
wandeln;  die  Umwandlung  erfolgt  nämlich 
mitten  im  elektrischen  Bogen. 

■oissan'aeher  Ofen. 

Durch  Anwendung  eines  Ofens,  bei  dem 
die  Reaktion  gleichfalls  in  einem  sehr  be- 
grenzten Räume  erfolgt  und  wo  die  Ab- 
kühlung auf  ein  Minimum  reduziert  wird, 
stellt  Moissan  im  Jahre  1892  Calciumcarbid 
dar  und  legt  den  ersten  Grund  zu  einer 
neuen  Industrie,  der  Willson  in  Amerika 
und  Itullier  in  Frankreich  grosse  Ausdehnung 
verschaffen  sollten. 

Fig.  36  stellt  den  ersten  von  Moissan 
erfundenen  Ofen  dar. 


l r. 


Kl|f.  36,  Ofen  Mot  Man 


Moissan  vervollkommnet  schnell  seine 
Methode  und  nimmt  eine  Reihe  ausser- 
ordentlich interessanter  Untersuchungen  über 
die  Chemie  der  hohen  Temperaturen 


vor,  die  man  ganz  allgemein  Chemie  der 
anhydrischen  flüssigen  Körper  nennen 
könnte  und  deren  erstes  Beispiel  man  in 
den  Arbeiten  Wöhler’s  finden  kann. 

Von  1892  bis  auf  die  Gegenwart  nimmt 
die  Elektrometallurgie  grosse  Ausdehnung 
an;  die  Methoden  werden  vervollkommnet, 
neue  Probleme  gelöst  oder  der  Lösung  nahe 
geführt;  zu  Millionen  Pferdekraften  ist  die 
jetzt  im  Dienste  der  neuen  Industrie  stehende 
Triebkraft  zu  rechnen,  die  man  von  den 
Naturkräften  bezieht. 

Erwähnen  wir  unter  den  Gelehrten  und 
Ingenieuren,  die  zu  den  während  des  letzten 
Jahrzehnts  erzielten  Fortschritten  am  meisten 
beigetragen  haben:  in  Deutschland  Siemens 
und  Ilalske,  Borchcrs,  Hans  Gold- 
schmidt u.  s.  w.;  in  Frankreich  Höroult, 
Moissan,  Bullier,  Gin  und  Leleux,  Street 
und  Gcrard,  Beekcr,  Härmet;  in  Italien 
Stassano;  in  Schweden  Kjcllin;  in  den  Ver- 
einigten Staaten  Cowles,  Hall,  Willson, 
Conley. 

Klassifizierung. 

Das  Interesse  einer  Klassifizierung  hängt 
besonders  von  der  Basis  ab,  auf  die  man 
sich  stellt;  hier  wird  unsere  Wahl  auf  zwei 
Faktoren  gelenkt:  die  Funktion  des 

Stromes  und  die  Natur  der  Produkte, 
von  denen  jeder  einer  (Einteilung  als  Grund- 
lage dienen  kann. 

Wir  wählen  den  ersten  Faktor  für  die 
Einteilung  der  Oefen;  hingegen  ist  die  Natur 
der  Produkte  ganz  zur  Einteilung  der  damit 
verbundenen  Industrien  geschaffen. 

Die  m der  Elektrochemie  und  Elektro- 
metallurgie für  Prozesse  auf  trockenem  Wege 
angewandten  Verfahren  hangen  von  der  Funk- 
tion des  Stromes  ab  und  lassen  sich  in  zwei 
llauptgruppen  scheiden. 

In  der  ersten  Gruppe  sind  alle  Methoden 
vereinigt,  bei  denen  die  Elektrizität  eine 
einzige,  vorherrschende  Funktion  erfüllt, 
nämlich  die  als  Wärmeagens.  und  denen 
man  den  Namen  clcktrothermischc  Me 
thoden  giebt. 

In  die  zweite  Gruppe  reiht  man  die 
Verfahren  ein,  bei  denen  die  Elektrizität 
zwei  Funktionen  erfüllt:  eine  Haupt 

funktion,  die  als  Zcrsctzungsagens,  ohne 
die  die  Reaktion  nicht  von  Statten  gehen 
wurde,  wenn  auch  noch  so  hohe  Temperaturen 
erreicht  wurden,  und  eine  Wärmefunktion, 
deren  Bedeutung  je  nach  den  gewählten 
Vorrichtungen  variiert;  cs  sind  dies  die 
elektrolytischen  Methoden. 

Jedes  von  diesen  Systemen  zerfallt 
wieder  in  drei  Untergruppen,  die  sich  von 
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einander  durch  das  Medium  differenziieren, 
das  vom  Strom  durchflossen  wird;  dasselbe 
kann  nämlich  entweder  fest,  flüssig  oder 
gasförmig  sein. 

Diese  Gruppen  werden  wieder  in  ver- 
schiedene Abteilungen  geschieden,  je  nach- 
dem der  Angriffspunkt  des  Stromes  in  Be- 
rührung  oder  nicht  in  Berührung  mit  den 
behandelten  Substanzen  steht  oder  mit  diesen 
zusammcnfällt. 

Schliesslich  muss  man  auch  noch  zwei 
andere  Faktoren  berücksichtigen,  nämlich  die 
Temperatur  und  die  Natur  des  Stromes 
(Gleichstrom  und  Wechselstrom). 

Elektrothermlsche  Methoden. 

Diese  Methoden  bilden  drei  Haupt- 
gruppen; Erste  Gruppe:  Der  Strom  durch- 
fiiesst  einen  festen  Widerstand.  — Dieser 
Widerstand  ist  so  beschaffen,  dass  er,  ohne 
zu  schmelzen,  die  für  die  Reaktion  erforder- 
liche Temperatur  aushalten  kann. 

Betriebsformel.  Wenn  man  den 
Widerstand  als  homogen  annimmt,  und 
wenn  der  Strom  Gleichstrom  ist,  so  kann 
man  das  Ohm 'sehe  Gesetz  anwenden: 

(1)  e-ri, 

und  die  pro  Sekunde  entwickelte  Wärme- 
menge Q wird  durch  den  Ausdruck  gegeben: 

(2)  Q = KEI,  oder  Q = KRI*. 

R,  der  Widerstand,  ist  in  Ohm  aus- 
gedrückt; E,  die  I’otentialdifferenz  am  Ein- 
tritt in  und  Austritt  aus  R ist  in  Volt  aus- 
gedrückt; I,  die  Stromstärke,  in  Amperes; 
K = 0,239  kleine  Kalorien. 


Bei  Wechselstrom  bleiben  die  Formeln 
dieselben;  die  Faktoren  E und  I müssen 
dann  als  wirksame  elektromotorische  Kraft 
und  Stromstärke  angesehen  werden. 

In  der  Praxis  ist  es  leichter,  die  erste 
von  den  Formeln  (2)  als  die  zweite  anzu- 
wenden; man  kann  E am  Ein-  und  Austritt 
des  elektrischen  Ofens  leicht  messen,  während 
es  nicht  immer  möglich  ist,  R zu  bestimmen. 

1.  Abteilung.  Der  Widerstand  steht  mit 
den  behandelten  Substanzen  nicht  in  Be- 
rührung. Als  Beispiel  eines  zu  dieser  Klasse 
gehörigen  Apparates  kann  man  den  Charpy- 
sehen  Ofen“)  angeben,  der  zum  Ausglühen 
von  Metallen  verwandt  wird. 

Charpy'seher  Ofen. 

Charpy  hat  seinen  Apparat  auf  dem  in 
Paris  im  August  1896  abgehaltenen  elektro- 
chemischen Kongress  selbst  vorgezeigt.  Der- 
selbe besteht  aus  einem  schwerschmelzbaren 
60  cm  langen  Rohre,  ebenso  wie  solche  in 
der  Chemie  benutzt  werden.  Auf  die  Aussen- 
fläche  sind  zwei  Platindrähte  von  0,5  mm 
Durchmesser  aufgewickelt,  deren  Windungen 
2 mm  von  einander  abstehen  und  die  parallel 
mit  einer  elektrischen  Energiequelle  ver- 
bunden werden  können. 

In  diesem  Ofen  kann  die  Temperatur 
zwischen  200*  und  1300°  variieren. 

2.  Abteilung.  Der  Widerstand  steht  mit 
der  zu  behandelnden  Substanz  in  BerUhruog. 

Eine  der  ersten  Formen  dieser  Art  wurde  im 
Jahre  1880  von  Borchers  konstruiert  (siehe 
F'E-  27). 


Fig.  37  und  38.  Olcn  Horchers,  2.  Type  (1880 — 1892). 


Borehers’scher  Ofen. 

Zwischen  den  Kolilestaben  A’,  die  44  mm 
Durchmesser  haben,  ist  ein  anderer  Stab  k 
aus  derselben  Substanz  angebracht,  der  nur 
4 mm  Durchmesser  und  40  mm  Lange  besitzt. 
Man  füllt  die  Höhlung  um  den  kleinen 


Stab  k herum  mit  der  zu  behandelnden 
Masse  an. 

Dieser  Ofen  kann  zur  Reduktion  von 


“)  Tmile  tljcor.  ct  prat.  d'Klcctro-mctallurgr. 
ßeranger,  editenr  — Paris  1901. 
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alkalischen  Erden  dienen,  die  man  bis  dahin 
als  unreduzierbar  angesehen  hatte.  Hei  seinen 
ersten  Versuchen  glückte  es  Horchers  bei 
der  Behandlung  eines  Gemenges  von  Kalk 
und  Kohle,  Calciunicarbid  darzustellen.  Er 
verwandte  einen  Strom  von  12  Volt  und 
120  Amp.  (2  PS). 

Später  wurde  dieselbe  Vorrichtung  in 
grösserem  Massstabe  eingerichtet;  die  Fig.  37 
und  38  stellen  im  Längs-  und  Querschnitt 
eines  für  einen  Strom  von  24  Volt,  610  Amp. 
(24  PS)  bestimmten  Ofens  vor. 

Die  dicken  Kohlenstäbe  sind  durch 
Kohlenplatten  KK  ersetzt,  und  zwischen 
diesen  sind  drei  kleine  Kohlenstiftc  kkk 
von  4 mm  Durchmesser  und  80  mm  Länge 
angebracht. 

Die  3.,  4.,  5.  und  6.  Form  des  Horchers- 
schen  Ofens,  die  alle  nach  demselben  Prinzip 
wie  die  erste  eingerichtet  sind,  waren  für 
allgemeinere  Verwendung  bestimmt,  nämlich 
für  Reduktion  sämtlicher  Metalloxyde  durch 
Kohle,  wie  solche  nach  Verfasser  bei  ge- 
nügend hoher  Temperatur  immer  mög- 
lich ist. 


Fig.  39.  Ofen  Horcher»,  3.  Type  (18S0 — 1S92). 

Die  dritte  Form  ist  zur  Reduktion  von 
Aluminium  benutzt  worden.  Zwischen  zwei 


K 


Fig.  41  und  42.  Ofen  Horcher», 


dicken  Kohlenstäben  K (Fig.  39)  von  25  bis 
30  mm  Durchmesser  bringt  man  einen  dünnen 
Stift  IV  von  3 mm  Durchmesser  und  45  mm 
Länge  an. 

Dieser  Stift  ist  in  der  Axe  einer  kleinen 
Papierhülse  P von  etwa  40  mm  Länge  an- 
gebracht, die  mit  einem  innigen  Gemisch  M 
von  Aluminiumhydroxyd  und  Kohle  an- 
gefüllt  ist. 

Nachdem  man  die  Hülse  mit  grobem 
Kohlenpulver  gut  bedeckt  hat,  stellt  man 
einen  Strom  von  35  bis  40  Amp.  her,  den 
man  nach  Verlauf  von  3 bis  4 Minuten 
wieder  unterbricht. 

Nach  erfolgter  Abkühlung  findet  man 
den  Kohlenstift  IV  umgeben  von  einer  aus 
mit  Carbid  versetztem  Aluminium  bestehen- 
den Masse. 


Fijj.  40.  Ofen  Horchers,  4.  Type  (1880—1892). 

Die  dritte  Form  des  Horchers'schc 
Ofens  (Fig.  40)  gehört  zu  den  einfachsten 13). 

Der  Tiegel  aus  Graphit  T enthält  das 
zu  erhitzende  Gemenge  0 von  Metalloxyd 
und  Kohle  und  stellt  die  eine  Elektrode  dar; 


>3)  Horchers,  frohen.  Zeitsehr.  f.  nogew.  Chem. 
1S92,  p.  133. 


F 


5.  Type  (1880— 1S92). 
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die  andere  besteht  aus  einem  dicken  Kohlen- 
stift K\  zwischen  beiden  ist  der  dünne  Kohlcn- 
stift  IV  eingeschaltet;  der  Tiegel  ist  mit 
einem  feuerfesten  Ziegel  bedeckt. 

Die  beiden  folgenden  Figuren  stellen 
zwei  industrielle  Apparatformen  dar. 


hergestellt,  die  zur  Aufnahme  der  kleinen 
Eisenplatte  G bestimmt  ist;  diese  Anordnung 
hat  den  Zweck,  zunächst  den  Tiegel  T zu 
tragen  und  ferner  die  Hacke  5 zu  führen, 
wenn  man  diese  nach  B heranzieht. 

Die  anderen  Teile  des  Apparates,  der 
feuerfeste  Mantel  C,  die  Kohlenstäbe  K und 
K,  sowie  der  Untersatz  Z%  entsprechen  genau 
denen  des  vorher  beschriebenen  Apparates. 

Fig.  42  stellt  einen  anderen  Tiegel- 
untersatz dar,  der  es  ermöglicht,  Gefässe 
von  verschiedenem  Durchmesser  darauf  zu 
befestigen. 

Aeheson'sehe  Oefen. 

Acheson  ist  es  im  Jahre  1890  geglückt, 
Kohlcnsilicium  (Carborundum)  nach  dem  in 
Abteilung  2 Angegebenen  herzüstcllen. 

Heim  Anstellen  von  Untersuchungen 
über  die  Darstellung  von  Diamant  in  dem 
elektrischen  Hcleuchtungswerk  zu  Mono- 
gahela  in  Pennsylvanien  gelang  ihm  die 
Lösung  dieses  Problems. 


Fig.  43.  Ofen  Bordier»,  6.  Type  (18S0— 1892) 
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Bei  der  ersten  (Fig.  41  und  42)  wird 
eine  Metallplatte  F angebracht,  die  mit  einer 
auf  ihr  befestigten  oder  mit  ihr  aus  einem 
Stück  gegossenen  Hacke  B sowie  mit  einer 
beweglichen  Hacke  S versehen  ist,  welche 
letztere  vermittelst  des  Eisenringes  Z,  mit 
Hülfe  einer  Schraube  oder  einer  Feder  an 
B herangeführt  werden  kann. 

ln  den  beiden  Hacken  ist  eine  Rinne 


Fig.  44.  Ofen  Acheson. 

Sein  erster  Ofen  bestand  aus  einem 
Eisentiegel,  der  die  eine  Elektrode  darstellte 
und  mit  Kctortenkohlc  ungefüllt  wurde.  Im 
Mittelpunkte  brachte  man  eine  Mischung 
aus  Retortenkohlc  und  Thon  an;  die  andere 
Elektrode  tauchte  in  dieses  Gemisch  und 
bestand  aus  einem  Zylinder  aus  Retortenkohle. 


Der  zweite  Ofen  (Fig.  44)  bestand  aus  hinein,  die  derart  angebracht  war,  dass 
feuerfesten  Ziegeln;  er  mass  in  der  Länge  man  die  Entfernung  der  beiden  Elektroden 
25  cm,  auf  to  cm  Breite  und  Höhe;  an  regulieren  konnte. 

beiden  Enden  ragte  eine  Kohlcnelektrode  Diese  waren  durch  einen  Strang  aus 


Fig.  45-  Ofen  Acheron,  industrielles  Modell. 
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pulverisierter  Kohle  verbunden,  der  im 
Inneren  der  zu  behandelnden  Substanz  an- 
gebracht war  und  die  Rolle  des  Wider- 
standes erfüllte 

Der  zur  Verwendung  kommende  Strom 
war  zu  IOO  bis  120  Amp.,  50  Volt. 

Fig.  45  zeigt  denselben  Ofen,  wie  er 
augenblicklich  im  Werk  des  Niagara-Falls 
angebracht,  das  ungefähr  2000  Tonnen 
Carborundum  jährlich  produziert. 

Fis  ist  ein  ungeheures  I’arallelepiped, 
das  ungefähr  folgende  Dimensionen  hat: 
I.angc  5,8  in;  Breite  175  m;  Höhe  1,5  m. 
Die  Schmalseiten  des  Ofens  werden  ein  für 
allemale  hcrgestcllt;  sie  bestehen  aus  feuer- 
festen Ziegeln  und  sind  60  cm  dick.  Im 
Mittelpunkt  jeder  Mauer  befindet  sich  eine 
Kisenplatte,  die  etwa  60  Ordnungen  hat,  in 
denen  ebenso  viel  Elektroden  von  7;  cm 
Lange  und  7,5  cm  Dicke  angebracht  sind. 

Der  Zwischenraum  zwischen  den  Elek- 
troden ist  mit  gut  zerkleinertem  Graphit 
ausgefüllt,  so  dass  das  Ganze  eine  einzige 
Masse  bildet,  welcher  der  Strom  mit  vier  an 
der  Kisenplatte  befestigten  Kabeln  zugefuhrt 
wird 

Die  zur  Speisung  eines  derartigen  Ofens 
notige  Energie  betragt  tooo  PS,  Es  sind 
im  ganzen  to  Ocfcn;  jede  Operation  dauert 
36  Stunden. 

Zweite  Gruppe.  Der  Sitz  des  Stroms 
ist  eine  mit  festen  Körpern  vermischte  oder 
nicht  vermischte  Flüssigkeit.  I her  sind  Sitz 
des  Stromes  und  Angriffspunkt  identisch, 
d.h  die  behandelten  Substanzen  dienen  selbst, 
nachdem  sie  durch  irgend  ein  Mittel  ver 
flussigt  worden  sind,  wozu  meistens  der  Licht 
bogen  benutzt  wird,  als  Sitz  des  Stromes  und 
erleiden  direkt  die  Wirkungen  der  freiw  erden- 
den Warme. 

In  den  meisten  Fallen  enthalten  diese 
flüssigen  Körper  feste  Substanzen,  sei  es, 
dass  die  Rohstoffe  nicht  vollständig  ge- 
schmolzen sind,  sei  es,  dass  die  Reaktions- 
Produkte  lest  werden. 

Die  zur  zweiten  Gruppe  gehörenden 
Apparate  sind  zahlreich;  man  trifft  hier  zu 
nächst  die  Cowles’schen  Oefcn  an,  die  zur 
Reduktion  von  Metalloxyden  bestimmt  sind. 

Cowles'sehe  Oefen. 

Der  erste  wurde  im  Jahre  1885  ge- 
schaffen- Die  Warme  wird  hierbei  erzeugt, 
indem  man  (Fig.  46)  vermittelst  des  elek- 
trischen Stromes  die  zu  behandelnden  Sub- 
stanzen, die  vorher  pulverisiert  und  mit  pulver- 
förmiger  Retortenkohle  vermengt  werden,  zur 
Weissglut  erhitzt.  Er  besteht  aus  einer 
zylinderförmigen  Retorte,  die  aus  Kieselerde 


oder  irgend  einer  anderen,  die  Elektrizität 
nicht  leitenden  Substanz  besteht  Dieser 
Zylinder  war  von  gepulverter  Holzkohle  oder 
irgend  einer  anderen  die  Elektrizität  schlecht 
leitenden  Substanz  hergestellt. 

Das  eine  Ende  der  Retorte  war  durch 
eine  die  positive  Elektrode  bildende  Kohlen- 
platte  verschlossen,  das  andere  durch  einen 
Graphittiegel,  der  die  negative  Elektrode 
darstellte.  Dieser  Tiegel  bildete  auch  zugleich 
einen  dichten  Verschluss  der  Retorte. 


Hg.  47.  Olea  Cowlc«,  2.  Type  (i886\ 


Die  ersten  Apparate  waren  fur  die  Re- 
duktion von  Zinkerzen  bestimmt ; sic  wurden 
dann  auch  auf  die  Behandlung  anderer  Erze 
angewandt,  besonders  auf  die  von  Alu- 
minium-, Magnesium,  Borerzen  u.  s.  w. 

Die  zweite,  im  Jahre  1886  patentierte 
Form  besteht  aus  einem  Kasten  aus  Mauer- 
werk von  parallelepipedischer  Form. 


Die  zu  behandelnden  Substanzen  ruhen 
auf  einer  Schicht  isolierender  Stotfe.  Die 
Elektroden  bestehen  aus  zwei  in  die  Sub 
stanzen  selbst  eingesenktcn  Kohlcnstaben, 
dte  man  zu  Beginn  der  Operation  aneinander 
heranschiebt,  b;>  sie  in  Kontakt  kommen  und 
der  Strom  übergebt. 
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Beim  Stromdurchgange  werden  die  den 
Elektrodenenden  naheliegenden  Teile  der  zu 
behandelnden  Substanz  aufWeissglut  gebracht 
und  die  Kohlen  langsam  von  einander  ent< 
fernt,  bis  sie  die  in  der  Figur  angegebene 
Stellung  annehmen. 

Während  der  ersten  Reaktionen  beträgt 
die  Entfernung  der  einander  gegenüber- 
stehenden Elektrodenenden  unmittelbar  nach 
ihrer  Trennung  25  cm;  am  Schluss  der 
Operation  1,20  cm. 

Die  dritte  Form  Co  wies' scher  Oefen, 
die,  ebenso  wie  die  vorhergehende,  int  Jahre 
1886  patentiert  worden  ist,  ist  die  am  besten 
untersuchte  und  auch  in  der  Industrie  am 
weitesten  verwandte. 

Sie  besteht  aus  einer  Wanne  aus  feuer- 
festen Ziegeln  (Fig.  48),  die  im  allgemeinen 
folgende  Dimensionen  besitzt;  Höhe  0,66  m; 
Breite  1,68  m;  Schmalseite  0,31  m. 

Unten  an  der  einen  Seite  befindet  sich 
eine  Ausflussöffnung,  durch  die  man  ver- 
mittelst eines  Schüreisens  die  Reaktions- 
produkte entfernt. 

Auf  den  beiden  Seitenwänden  sind  zwei 
gusseiserne  I liilsen  eingegypst,  die  ein  seitliches 
Verschieben  der  als  Elektroden  dienenden 
Kohlenstifte  gestatten. 

Pro  Elektrode  sind  neun  Kohlenstifte 
angebracht;  der  Durchmesser  eines  jeden 
beträgt  ungefähr  6 cm;  ihre  Länge  80  bis 
97  cm.  Sie  werden  von  einer  Eisen-  oder 
Kupfermasse  getragen,  je  nach  der  darzu- 
stellendcn  Legierung;  diese  Masse  ist  mit 
einer  Schraubenmutter  versehen,  in  die  eine 
der  Eisenhülse  gleitende  Schraubehineinpasst. 

Die  ersten  Versuche  mit  diesem  Ofen 
wurden  in  Cleveland  ausgefuhrt,  wo  man 
über  einen  Strom  von  50  Volt,  1500  Amp. 


(lOO  P.  S.)  verfügte;  die  Triebkraft  wurde 
von  einer  Dampfmaschine  geliefert. 

Man  versuchte  zuerst.jedoch  ohne  Erfolg, 
die  Reduktion  von  Thonerde  durch 
Kohle,  in  der  Absicht,  reines  Aluminium 
darzustellen;  man  arbeitet  mit  besonderem 
Erfolge,  wenn  man  die  Kohle  durch  ein 
Metall  ersetzt,  wie  z.  B.  Eisen  und  Kupfer, 
und  man  erhält  Eisen-Aluminium-  und  Kupfer 
Aluminium-Legierungen. 

Später  richteten  die  Gebr.  Cowies  in 
Lockfort  Apparate  ein,  die  mit  einem  Strom 
von  3000  Amp.,  50  Volt  (200  P.  S.)  arbeiten 
konnten,  und  in  Milton,  wo  die  elektrische 
Kraft  bis  auf  400  P.  S.  getrieben  wurde, 
und  zwar  mit  einem  Strom  zu  5000  Amp., 
60  Volt. 

Unter  den  zur  zweiten  Gruppe  gehörigen 
Apparaten  erinnern  zwei  in  ihrer  Anlage  an 
den  Cowies’ sehen  Ofen  3.  Form;  wir  meinen 
die  Readman’schen  und  Crompton'schen 
Oefen  (1888). 

Readman'seher  Ofen. 

Der  Readman’schc  Ofen  (F'ig.  49)  wird 
zur  Darstellung  von  Phosphor  verwandt. 

Der  gelbe  Phosphor  wird  dargestellt, 
indem  man  eine  Mischung  von  Calcium- 
metaphosphat  und  Kohle  erhitzt;  es  findet 
Bildung  von  Phosphor  statt,  der  überdestilliert, 
ferner  von  Kohlenoxyd  und  Calciumtriphos- 
phat.  Der  Readman’sche  Ofen  wird  mit 
Erfolg  in  England  und  Deutschland  bei  dieser 
Operation  angewandt. 

Zu  erwähnen  ist  auch  noch  das  Dill- 
sehe  Verfahren,  das  darin  besteht,  dass  man 
eine  Mischung  von  syrupartiger  Phosphor- 
säure und  Kohle  im  elektrischen  Ofen  er- 
hitzt. Da  nur  flüchtige  Produkte  gebildet 


Fig.  49-  Ofen  Keadman  für  Phosphorhersiellung  (1886), 
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werden,  nämlich  Phosphor,  Wasser  und  Kohlen- 
oxyd, ist  die  Operation  kontinuierlich. 

Crompton'ieher  Ofen. 

Der  Crompton'sche  Ofen  (Fig.  50)  er- 
innert zugleich  an  den  Co  wies' sehen  Ofen 
dritter  Form  und  an  die  dritte  Form  der 
Minet’schcn  Oefen;  während  er  nämlich  wie 
crstcrer  eingerichtet  ist,  kann  er  wie  letzt- 
genannter Ofen  zu  den  gemischten  Oefen 
gerechnet  werden,  da  die  darin  behandelten 


Substanzen  zunächst  auf  eine  Temperatur 
gebracht  werden,  die  der  der  Reaktion  nahe 
kommt,  und  zwar  vermittelst  einer  ärmeren 
Wärmequelle,  die  vom  elektrischen  Strom 
unabhängig  ist,  um  nur  ein  Minimum  Elek- 
trizität zu  verbrauchen. 


Fig-  51  giebt  den  von  Heroult  bei 
Beginn  seiner  Versuche  angewandten  Ofen 
wieder;  dieser  Apparat  erinnert  an  den  ersten 
Siemens’ sehen  Ofen  (Fig.  23);  er  ist  jedoch 
viel  kräftiger  gebaut  als  dieser.  Kr  wurde 
zur  Darstellung  von  Kupro-  uud  F'erro 
Aluminium  nach  der  clektrothcrmischcn 
Methode  verwandt,  die  auch  von  Co  wies 
angewandt  worden  ist. 


Htronll'seher  Ofen. 

Mit  den  Höroul  t' sehen  Oefen  (1886  bis 
1887)  kommen  wir  zu  den  Kathodcnöfen, 
die  bisher  die  zahlreichsten  und  wichtigsten 
Anwendungen  gefunden  haben. 


Fig.  52.  Ofen  Heroult,  I.  Type  (1887). 

Wir  haben  die  zweite  von  Heroult 
konstruierte  Ofenform  bereits  beschrieben 
(Fig.  28) ; dieselbe  stellt  den  erstenindustriellen 
Apparat  furununterbrochenenBetriebdar 


Fig.  53.  Ofen  Heroult,  2.  Type  (lüüb 

Die  Figuren  52,  53  und  54  geben  zwei 
Durchschnitte  und  eine  Gesamtansicht  dieser 
Form  nebst  einigen  Varianten  wieder.  Man 
kann  sagen,  dass  dieser  Apparat  von  ganz 
universeller  Anwendbarkeit  ist.  Daher  figuiert 
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er  denn  auch  in  mehreren  Gruppen  vor- 
liegender Einteilung. 

Er  lasst  sich  nämlich  ebensowohl  auf 
elektrothermische  als  auf  elektrolytische 
Methoden  anwenden. 


+ 


Er  hat  nacheinander  zur  Darstellung  von 
Aluminiumlegierungen,  reinem  Aluminium 
und  der  ganzen  Reihe  von  Eisenlegierungen 
gedient  (Eisensilicium,  Eisenchrom,  Eisen- 
mangan)  und  schliesslich  auch  zur  Bereitung 


Fig.  55-  Ofen  Heronlt,  3.  Type  (*900)  Längsschnitt. 

von  Metallkarbiden ; er  hat  den  Ingenieuren, 
die  sich  mit  diesen  verschiedenen  Industrieen 
beschäftigt  haben,  nicht  viel  zu  thun  übrig 
gelassen. 


Heft  3 


Man  muss  Hdroult  auch  noch  das  Ver- 
dienst zuschrciben,  eine  ganze  Reihe  neuerer, 
für  die  Elektrometallurgie  des  Eisens  be- 
stimmter Apparate  erfunden  zu  haben.  Von 
diesen  wollen  wir  heute  nur  den  ersten 
beschreiben.  Derselbe  ist  in  Frankreich  im 
Jahre  igooder  Sociötö  Electro-mdtallur- 
gique  Francaise  patentiert  worden,  deren 


technische  Leitung  in  Höroult’s  Händen 
liegt  und  der  die  Werke  zu  Troges  (Isire), 
La  Praz  (Savoyen),  Gardannes  (ßouches  du 
Rhone)  gehören.  Das  Patent  hat  die  Nummer 
30537  und  trägt  den  Titel:  Verfahren  und 
Apparat  für  die  elektrische  Darstellung 
von  Eisen,  Gusseisen  und  Stahl. 


Die  Figg.  55,  56  und  57  geben  Längs- 
und Querschnitte  sowie  einen  Plan  davon 
wieder. 

Fig.  58  zeigt  den  Ofen  offen  zur  Be- 
schickung; Fig.  59  ist  eine  Variante,  bei  der 
die  beiden  Abflusslöcher  an  derselben  Seite 
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des  Tiegels  liegen.  Der  Ofen  besteht  aus 
einem  Tiegel  A,  in  den  die  beiden  Elektroden 
B,  C tauchen ; er  ist  mit  zwei  Ausflusslöchern 
auf  verschiedener  Höhe  versehen:  das  eine 
D unten  beim  Austritt  des  Metalls,  wahrend 
das  andere  E zur  Entfernung  der  Schlacke 
dient. 

Das  Schliessen  des  Tiegels  erfolgt  in 
folgender  Weise:  zwischen  den  Elektroden 
B und  C,  und  zwar  auf  beiden  Seiten  des 
Ofens,  bringt  man  aus  feuerfesten  Ziegeln 
bestehende  Klappen  F an,  die  je  von  einem 


Kiff.  58.  Ofen  Hcrouh,  1.  Tjrpc,  offen  xur  Besdmkunc- 

gebogenen  Eisen  mit  dreifach  durchlöcherter 
Rinne  gehalten  werden;  zwei  Löcher  /liegen 
an  den  Enden  und  eins  J in  der  Mitte  der 
die  Gewölblager  bildenden  Gesimse.  Die 
Locher  / gestatten  es,  die  eine  oder  andere 
Klappe  an  einem  Ende  zu  lüften;  dann 
bildet  der  betreflende  Teil  des  Deckels  eine 
Thür  (siehe  Fig.  58)  und  gestattet  das 
Beschicken. 

Man  kann  ihn  auch  an  der  Ocffnung  J 
abnehmen,  um  ihn  vollständig  freizumachen. 

Diese  Handgriffe  lassen  sich  mit  Hülfe 
einer  Kette  L,  die  einen  Haken  M trägt  und 
über  eine  Rolle  geht,  sehr  leicht  ausführen. 

Die  Zwischenräume  zwischen  den 
einzelnen  Klappen  und  den  Elektroden 
werden  mit  feuerfesten  Stucken  NN  aus- 
gefullt. 

Man  kann  mit  diesen  Oefen  direkt  das 
Metall  darstellen,  wenn  man  von  Erz  aus- 
geht, das  mit  Kohle  vermischt  ist. 

Unter  der  Einwirkung  des  Stromes 
schmilzt  das  Erz  und  wird  es  reduziert;  das 


schwerere  Metall  sammelt  sich  unten  an, 
während  die  Schlacke  sich  oben  sammelt. 
Sobald  die  Schlacke  zu  stören  anfängt,  ent- 
leert man  sie  durch  das  obere  Ausflussloch 
entweder  kontinuierlich  oder  intermittierend. 

Ganz  neuerdings  hat  obengenannte 
Gesellschaft  sich  in  Frankreich  (No.  318638) 
einen  Ofen  mit  fliessender  Elektrode 
patentieren  lassen,  der  von  Höroult  erfunden 
und  gleichfalls  für  die  Elektrometellurgie  des 
Eisens  bestimmt  ist.  Wir  bedauern,  hier 
dessen  Beschreibung  nicht  geben  zu  können. 
Wir  behalten  uns  diese  jedoch  für  den  Teil 
unseres  Aufsatzes  vor,  der  im  besonderen 
von  den  Anwendungen  der  elektrischen  Oefen 
handeln  wird. 


Dasselbe  gilt  von  den  Harmct’schen 
und  Keller’schcn  Oelen,  die  für  die  Elektro- 
metallurgie des  Eisens  bestimmt  sind  und 
in  dieselbe  Kategorie  gehören,  wie  der  eben 
beschriebene  Apparat. 

Als  Typen  von  Kathodenöfen  sind  zu 
nennender  Horchers'sche  Ofen  (1892),  die 
Willson’schcn  Oefen  (1890),  die  Minet- 
schen  Oefen,  die  sowohl  für  clektrothermische 
als  für  elektrolytische  Methoden  zu  verwenden 
sind;  ferner  die  Oefen  von  Bullier,  Gin 
und  Leleux  und  der  Siemens  ft  Halske- 
sche  Ofen,  die  in  der  Carbidindustrie  Ver- 
wendung linden. 

(FurtKtsung  foljft.  | 
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ELEKTROLYTISCHE  VERSUCHE  ÜBER  DAS  SILICIUM. 

Von  Th.  Gross. 


In  dem  Folgenden  gebe  ich  eine  erste 
Mitteilung  über  eine  Arbeit,  in  der  ich  die 
elektrolytische  Wirkung  von  Wechsel-  und 
Gleichströmen  auf  Silicate  untersuchen  will. 
Zu  der  Anwendung  von  Wechselströmen  be- 
stimmte mich  die  Annahme,  dass  gerade  von 
ihnen  neue  Ergebnisse  zu  erwarten  sind,  indem 
sie  molekulare  Umlagerungen  im  Elektrolyten 
und  auch  Wechselwirkungen  der  Ionen  auf 
einander  herbeiführen  könnten. 

Die  hier  mitgeteiltcn  Versuche  beziehen 
sich  auf  die  Elektrolyse  von  Kaliumsilicat 
durch  Wechselströme,  wobei  das  Salz  in 
einer  wässerigen  Lösung  von  Kaliumhydrat 
oder  auch  in  schmelzendem  Kaliumhydrat 
gelöst  war.  Die  verwendete  Kieselsäure 
war  gefallt  und  rein,  das  Kaliumhydrat  mit 
Alkokol  gereinigt. 

Ein  Wechselstrom  von  120  Volt  und 
30 — 40  Amp.  wurde  durch  Lösungen  aus 
einem  Teile  Kieselsäure,  zwei  bis  vier  Teilen 
Kaliumhydrat  und  fünf  Teilen  destilliertem 
Wasser  geleitet,  die  sich  in  einer  Silber- 
schale befanden.  Die  Schale  war  die  eine 
Elektrode,  die  andere  bildete  ein  kleiner 
Silbertiegel,  der  mittelst  eines  starken  Silber- 
drahtes, dessen  eines  Ende  ringförmig  um- 
gebogen  war,  in  die  Flüssigkeit  gehängt 
wurde.  Bald  nach  Schluss  des  Stromes 
färbte  sich  die  ganze  Flüssigkeit  braun- 
schwarz, und  es  zeigte  sich,  namentlich  an 
der  kleineren  Elektrode,  eine  massige  Gas- 
entwickelung, die  durch  Verschieben  der 
Elektrode  wenigstens  zeitweise  aufgehoben 
werden  konnte.  Das  verdampfte  Wasser 
wurde  gelegentlich  ersetzt.  Allmählich  schied 
sich  aus  der  Flüssigkeit  ein  braun-schwarzer 
flockiger  Körper  ab,  bei  dessen  Färbung  so 
wie  bei  derjenigen  der  Flüssigkeit  vielleicht 
die  Bildung  von  Si  Ibersuperoxyd  zu  be- 
rücksichtigen ist.  Nach  mehrstündigem 
Schlüsse  wurde  der  Strom  unterbrochen. 
Die  Masse  wurde  dann  in  viel  Wasser  ein- 
getragen, und  es  setzte  sich  bald  ein  grau- 
schwarzer, flockiger  Niederschlag  ab,  während 
ein  äusserst  fein  verteilter,  dunkelbrauner 
Körper  in  der  Flüssigkeit  suspendiert  blieb, 
der  sich  nach  wochenlangem  Stehen  derselben 
noch  nicht  abschied;  dieser  wurde  noch 
nicht  weiter  untersucht.  Der  flockige  Nieder- 
schlag wurde  durch  wiederholtes  Decantieren 
mit  viel  Wasser  ausgewaschen,  bis  die  ah- 
gegossene  Flüssigkeit  neutral  war,  und  dann 
in  Salzsäure  unter  Zusatz  von  etwas  Salpeter- 


säure gelöst.  Die  Lösung  wurde  zur  Ab- 
scheidung von  Kieselsäure  in  einer  Porzellan- 
schale  zur  Trockenheit  eingedampft,  wobei 
ein  gelber  Rückstand  hinterblieb,  der  im 
Luftbade  stark,  doch  nicht  bis  zum  Glühen 
erhitzt  wurde,  bis  durchaus  keine  sauren 
Dämpfe  mehr  aus  ihm  entwichen.  Der 
hierbei  bleibende  w’cisse,  zum  Teil  rötlich 
gefärbte,  ungeschmolzene  Rückstand  löste 
sich  in  Salzsäure  mit  Flinterlassung  von 
Kieselsäure.  Die  verdünnte  filtrierte  Lösung 
wurde  von  neuem  zur  Trockenheit  ein- 
gedampft und  der  Rückstand  im  unglasierten 
Porzellantiegel  mit  darüber  geleitetem  Wasser- 
stoff geglüht.  So  wurde  eine  graue,  etwas 
gesinterte  Masse  erhalten,  die,  mit  Wasser 
behandelt,  in  ein  graues,  schweres  Pulver 
zerfiel  und  dabei  noch  an  das  Wasser  lös- 
liche Chloride  abgab.  Sie  wurde  daher  mit 
Wasser  vollständig  ausgewaschen  und  dann 
scharf  an  der  Luft  getrocknet.  Bei  einem 
Versuche,  bei  dem  ein  Strom  von  der  an- 
gegebenen Stärke  etwa  7 Stunden  lang  durch 
eine  Mischung  aus  150  g Kieselsäure, 
300  g Kaliumhydrat  und  750  g Wasser  ge- 
gangen war,  betrug  das  Gewicht  des  so  er- 
haltenen Pulvers  r.  1,3  g. 

War  diese  Substanz  in  Wasserstoff  sehr 
stark  geglüht,  so  war  sie  in  Salpetersäure 
und  Königswasser  nicht  merklich  löslich, 
sondern  färbte  sich,  mit  ihnen  erhitzt,  nur 
heller.  Durch  anhaltendes  Erhitzen  mit 
Salpetersäure  löste  sie  sich  auch  dann. 

Im  Platintiegel  mit  reiner  Flusssäurc  bis 
zu  deren  Verdampfen  erhitzt  und  dann  an 
der  Luft  geglüht,  gab  die  graue  Substanz 
eine  braune  angeschmolzene  Masse,  die  in 
Salpetersäure  und  Königswasser  ebenfalls  un- 
löslich war,  und  sich,  mit  letzterem  erhitzt, 
etwa  blutrot  färbte.  Ihr  Gewicht  war  grösser 
als  das  des  grauen  Pulvers  vor  der  Behänd 
lung  mit  F'lusssäure;  dieses  hatte  demnach 
mit  der  letzteren  eine  Verbindung  gebildet. 

Mit  viel  Kaliumhydrat  im  Silbertiegel 
geschmolzen,  gab  die  graue  Substanz  eine 
in  Salzsaure  lösliche  Schmelze.  Aus  der 
Lösung  liess  sich  durch  Eindampfen  zur 
Trockenheit  und  stärkeres  Erhitzen  des 
Rückstandes  nicht  Kieselsäure  abscheiden, 
doch  scheint  diese  Lösung  die  graue 
Substanz  in  einer  höheren  Oxydationstufe 
zu  enthalten  als  die  salzsaure  Lösung,  die  zu- 
erst nach  der  Elektrolyse  hergestellt  wurde. 
Näheres  hierüber  muss  Vorbehalten  bleiben. 
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Wurde  die  graue  Substanz  schwächer 
in  Wasserstoff  geglüht,  so  löste  sie  sich  in 
Königswasser.  Die  Lösung  konnte  stark 
verdünnt  werden,  ohne  dass  aus  ihr  Silber  fiel. 

In  ihr  gab  Kaliumhydrat,  im  Ueber- 
schusse  zugesetzt,  einen  weissen,  flockigen 
Niederschlag,  der  sich  in  einem  beliebig 
grossen  Ueberschusse  von  Kaliumhydrat 
auch  beim  Erwärmen  nicht  löste. 

Ammoniumsulfid  gab  einen  braunen 
Niederschlag,  der,  in  der  Flüssigkeit  erhitzt, 
fast  schwarz  wurde  und  sich  in  überschüssigem 
Ammoniumsulfid  nicht  merklich  löste. 

Die  angegebenen  Reaktionen  können 
weder  von  Silber  noch  von  Silicium  her- 
rühren. Denn  Silber  musste  aus  der  salz- 
säurehaltigen  Losung  durch  starkes  Ver- 
dünnen als  Chlorsilber  ausgeschieden  werden. 
Lösliche  Kieselsäure,  die  aus  der  salzsauren 
Lösung  durch  Kaliumhydrat  gefällt  wurde, 
musste  sich  im  Ueberschusse  des  letzteren 
wieder  auflösen. 

Um  den  Ursprung  der  grauen  Substanz 
festzustellen,  wurde  auch  bereits  untersucht, 
ob  bei  der  Elektrolyse  Kieselsäure  ver- 
schwindet, worüber  ich  vorläufig  folgendes  an- 
führe. Nachdem  etwa  eine  Stunde  hindurch 
ein  Wechselstrom  von  etwa  40  Amp.  durch 
eine  Lösung  der  angegebenen  Art  geleitet 
war,  die  10  Gramm  Kieselsäure  enthielt, 
wurde  der  gesamte  Inhalt  der  Silberschale 
mit  überschüssiger  Salzsäure  behandelt,  zur 
Trockenheit  eingedampft  und  der  Rückstand, 
wie  oben  angegeben,  im  Luftbade  erhitzt 
und  nach  Auswaschen  mit  Salzsäure  und 


Glühen  gewogen.  Ferner  wurde  derGewichts- 
verlust,  den  die  verwendete  Kieselsäure  durch 
Glühen  erlitt,  bestimmt.  So  ergab  sich,  dass 
r.  lo°/#  Kieselsäure  verschwunden  waren. 

Die  vorstehend  beschriebenen  Versuche 
zeigen  also  bereits,  dass  bei  der  Elektrolyse 
durch  Wechselstrom  Kieselsäure  verschwindet 
und  dafür  ein  neuer  Körper  erhalten  wird, 
der  keine  Verbindung  aus  den  Bestandteilen 
der  verwendeten  Materialien  ist. 

2.  In  einem  grossen  Silbertiegel  wurden 
1 Teil  Kieselsäure  und  5 Teile  Kaliumhydrat 
bis  zu  ruhigem  Fliessen  erhitzt,  und  durch 
die  Masse  wurde  dann  ein  Wechselstrom 
von  der  angegebenen  Stärke  geleitet,  wobei 
wiederum  wie  oben  der  grosse  Tiegel  die 
eine,  ein  kleiner  Silbertiegel  die  andere 
Elektrode  bildete. 

Hier  ging  der  Strom  durch  die  Masse 
ohneGasentwickelung;  man  konnte  annchmen, 
dass  er  metallisch  geleitet  wurde,  was  jedoch 
nicht  der  Fall  war.  Denn  wurde  nach  Unter- 
brechung des  Stromes  die  Schmelze  mit 
Wasser  behandelt,  so  blieb  ein  weisser, 
flockiger  Körper  ungelöst,  der  ebenso  wie 
der  durch  die  Elektrolyse  der  wässerigen 
Lösung  erhaltene  Körper  behandelt  wurde. 
Seine  salzsaure  Lösung  verhielt  sich  gegen 
Kaliumhydrat  und  Ammoniumsulfid  ebenso 
wie  die  Lösung  der  schwach  geglühten, 
grauen  Substanz. 

Die  spektralanalystische  Untersuchung 
der  hier  beschriebenen  Substanz  habe  ich 
bereits  unternommen. 


ELEKTROLYTISCHE  METALLGEWINNUNG. 

Von  Hans  Albert  Frasch. 


Die  nachstehend  beschriebene  Methode 
bezweckt  die  Gewinnung  von  Metallen  aus 
Erzen  durch  Elektrolyse,  bei  welchem  der 
Metallgehalt  des  als  Anode  dienenden  Erzes 
durch  Zersetzung  einer  als  Elektrolyt  dienen- 
den Salzlösung  in  eine  metallische  Chlorid- 
lösung übergeführt  wird,  welche,  nachdem 
sie  durch  ein-  oder  mehrmaliges  Durchlaufen 
der  Anodenräume  einer  Reihe  von  Badern 
genügend  konzentriert  ist,  in  die  Kathoden- 
räume  derselben  Bäderreihe  gehoben  wird 
und  in  dem  alkalischen  Elektrolyt  derselben 
zuerst  das  am  wenigsten  elektrisch  positive 
Metall  ausscheidet  und  in  den  nachfolgenden 
Badern  die  Übrigen  Metalle  im  Verhältnis 


ihrer  mehr  oder  weniger  ausgeprägten  positiv 
elektrischen  Eigenschaften  der  Reihe  nach 
abgiebt.  Hierdurch  wird  in  dem  durch  eine 
neutrale  Schicht  vomElektrolyt  des  Kathoden 
raumes  getrennten  Anodenelektiolyt  so  viel 
neues  Metallsalz  gebildet,  wie  in  dem  zuge- 
hörigen Kathodenelektrolyt  als  reines  Metall 
ausscheidet  und  somit  eine  ununterbrochene 
Ergänzung  des  Anodenelektrolyts  erzielt  wird. 

Es  soll  in  erster  Linie  die  Metall- 
gewinnung ausKupfer-  und  Nickelcrzen  derart 
gestaltet  werden,  dass  die  zur  Verwendung 
gelangenden  Elektrolyten  nicht  nur  unab 
hängig  von  einander  hergestellt  werden, 
sondern  auch  eine  von  einander  ganz  ver- 
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schiedene  Zusammenstellung  haben  können, 
wodurch  die  Herstellung  der  Metallsalze  aus 
den  Erzen  der  Anode  wesentlich  vereinfacht 
wird,  die  Nichtmetalle  als  Rückstand  in  der 
Anodezuriickbleiben  und  die  Ausscheidung  der 
Metalle  aus  den  Salzen  an  der  Kathode  nach 
einer  bestimmten  Reihenfolge  geschehen, 
beliebig  fortgesetzt  oder  unterbrochen  werden 
kann. 

Die  Vorrichtung  besieht  aus  einer  Reihe 
stufenweise  hinter  einander  angeordneter 
Bäder  2,  3,  4,  5 und  6.  Bei  dem  ersten 
Bad  2 sind  die  Behälter  14  und  18  ange- 
ordnet,  von  welchen  der  Behälter  14  Salz 
wasser  enthält,  welches  durch  das  Rohr  13 
in  den  Anodenraum  des  Bades  2 übergeführt 
wird.  In  dem  Anodenraum  des  Bades  2, 
sowie  in  allen  übrigen  Bädern,  ist  über  dem 


Boden  derselben  ein  gelochtes  Zuleitungs- 
roliry,  ein  Auslassrohr  8 und  ein  elektrischer 
Leiter  9 angeordnet,  der  von  einer  Anode 
aus  zerkleinertem  Erz  umgeben  ist.  Der 
Oberteil  des  Bades  bildet  den  Katbodenraum, 
in  welchem  die  Kathodenplatten  12  aufge- 
hängt  sind.  Beide  Abteilungen  eines  jeden 
Bades  sind  durch  eine  Zwischenwand  aus 
einem  feinkörnigen,  neutralen  Stoff,  z.  B. 
Sand,  von  einander  geschieden. 

Zwischen  je  zwei  Badern  ist  einer  der 
selbstthatigen  Regeier  19,  20,  21  und  22 
eingeschaltet,  welcher  den  Ueberlauf  beider 
Elektrolyten  auf  Grund  ihrer  spec.  Schwere 
und  die  Hohe  der  Flüssigkeit  in  den  Bädern 
regelt.  Zur  Erläuterung  der  Wirkungsweise 
der  Regeier  diene  die  Beschreibung  des 
Regelers  20  zwischen  den  Bädern  3 und  4. 


Fig.  60.  Gesamtansicht, 


DieAlkalilösung  des  Kathodenraumes  des 
Bades  3 tritt  (Eig.  61 ) durch  denSchlauch  24  in 
den  äusseren  Behälter  23  und  aus  diesem 
durch  den  Schlauch  25  in  den  Kathoden- 
raum des  nächstfolgenden  Bades,  während 
die  metallische  Chloridlösung  des  Anoden- 
raumes 3 durch  die  Schläuche  28  und  29 
in  den  Schwimmer  26  eintritt  und  aus  diesem 
durch  das  Ueberlaufrohr  30  und  die  Schläuche 
31  und  32  in  den  Anodcnraum  des  nächst- 
folgenden Bades  4 tritt. 

Soll  die  Bäderreihe  in  Thätigkeit  gesetzt 
werden,  so  füllt  man  die  Anodenraume 
sämtlicher  Bäder  mit  einer  Salzlösung  und 
die  Kathodenräume  mit  einer  Metallchlorid- 
lösung. Wird  hierauf  der  Stromkreis,  in 
welchemsich  diese  Bader  befinden,  geschlossen, 
so  entwickelt  sich  in  den  Anodenräumen  bald 
eine  genügende  Chloridlösung,  welche  die 
Beschickung  der  Kathodenräume  mit  nicht 
iri  der  Baderreihe  erzeugter  Chloridlösung 
überflüssig  macht. 

Anstatt  die  Kathodenräume  der  Bäder 
mit  einer  Chloridlösung  zu  versehen,  welche 


nicht  in  der  Bäderreihe  erzeugt  wurde,  kann 
man  z.  B.  das  Bad  2 allein  in  den  Strom 
kreis  einschalten  und  in  dem  Anodenraum 
die  gewünschte  Chloridlösung  herstellen, 
welche  zur  Füllung  der  Kathodenräume  der 
anderen  Bäder  notig  ist,  während  welcher 
Zeit  sich  in  der  Kathodenabteilung  des  Bades  2 
Aetznatron  bildet.  Hat  man  die  notige 
Menge  von  Chloridlösung  zur  Füllung  der 
Kathodenräume  der  Bäder  3,  4,  5 und  6 
erzeugt,  so  schaltet  man  auch  diese  Bäder 
in  den  Stromkreis  ein  und  alle  Teile  nehmen 
alsdann  die  in  derFig. 60  angedeutete l^igeeiii. 

Aus  Vorstehendem  ist  ersichtlich,  dass 
man,  um  die  ganze  Bäderreihe  schneller  in 
den  Stromkreis  einschalten  zu  können,  auch 
jedes  der  übrigen  Bader  getrennt  zur  Er- 
zeugung seiner  eigenen  Chloridlösung  be- 
nutzen kann. 

In  dem  Masse,  wie  die  Sättigung  der 
Alkalilösung  im  oberen  Teil  des  Bades  3 
zunimmt,  hebt  sich  auch  der  Schwimmer  26 
und  gleicht  den  l'eberlauf  entsprechend  der 
Differenz  der  spez.  Gewichte,  welche  zwischen 
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der  Chloridlösung  und  der  Alkalilösung 
herrscht,  aus.  Wenn  die  Chloridlösung 
schwerer  wird,  sinkt  der  Schwimmer  und 
gleicht  den  Ausfluss  der  Chloridlösung  auf 
Grund  des  spez.  Gewichtes  der  im  Schwimmer 
26  enthaltenen  Chloridlösung  aus.  Durch 
die  Einstellung  der  Spiegel  der  Chlorid-  und 
der  Alkolilösungsiiberläufe  wird  ein  voll- 
kommener und  ununterbrochener  Kreislauf 
der  zwei  Flüssigkeitsmengen  verschiedenen 
spez.  Gewichtes  durch  ein  und  denselben  Be- 
hälter ermöglicht,  ohne  dass  eine  Vermischung 
eintritt. 

Der  Ueberlauf  25  aus  dem  Kathoden- 
flüssigkeitsraum des  vorletzten  Regelers  22 
fliesst  in  den  Behälter  33  ab,  aus  welchem 
er  in  das  Bad  6 durch  das  Rohr  34  mit 
Hülfe  einer  Hebevorrichtung  35  geleitet  wird. 


Der  Ueberlauf  aus  dem  Kathodenflüssigkeits- 
raum des  Regelers  36  des  letzten  Bades  6 
führt  in  den  Behälter  37;  der  Ueberlauf  30 
des  Schwimmers  steht  durch  das  Rohr  38 
mit  dem  Behälter  39  in  Verbindung,  aus 
welchem  die  Flüssigkeit  durch  das  Rohr  40 
mittelst  einer  Hebevorrichtung  41  in  das 
Bad  3 oder  in  ein  beliebiges  anderes  Bad 
zurückgeluhrt  wird. 

Der  elektrische  Strom  wird  den  einzelnen 
Bädem  durch  Verbindung  des  positiven  Poles 
der  Stromquelle  mit  dem  elektrischen  Leiter  9 
des  Bades  2 zugeführt,  geht  über  die 
Kathodenplatten  12  desselben  Bades  nach 
der  Anode  des  folgenden  Bades  und  so  fort, 
bis  er  von  der  Kathode  des  Bades  6 durch 
den  Leitungsdraht  43  zur  Stromquelle  zurück- 
kehrt. 


Fig.  61.  Ansicht  de*  Regler*, 


Der  Behälter  14  enthalt  Salzwasser  von 
etwa  20*  B.  und  versieht  das  Bad  2 mit 
Salzwasser,  bis  dieses  durch  den  Regeier  19 
und  das  Ausflussrohr  25  in  den  Behälter  15 
Übertritt.  Man  schaltet  dann  den  elektrischen 
Strom  ein,  worauf  sich  in  der  Anodenmasse 
Chlor  entwickelt,  während  sich  an  den 
Kathoden  Aetznatron  bildet.  Hiernach  lässt 
man  eine  entsprechende  Menge  Salzwasser 
aus  dem  Behälter  18  in  den  Kathodenraum 
des  Bades  2 fliessen  und  darin  kreisen,  in- 
dem man  die  Hebevorrichtung  17  arbeiten 
lässt.  Während  dieser  Zeit  bildet  sich  in 
dem  Anodenraum  eine  Chloridlösung,  welche 
das  Bad  2 durch  den  Schlauch  29  verlässt 
und  durch  den  Schlauch  32  zur  Anode  des 
Bades  3 gelangt  u.  s.  f.  durch  die  Regeier 
20,  21  und  22  und  durch  die  Anodenräuine 
der  Bäder  4,  5 und  6 bis  in  den  Behälter  39. 
Die  Hebevorrichtung  41  fuhrt  die  Metall- 
chloridlösung, welche  vorher  angesäuert  wu  rde, 
aus  dem  Behälter  39  durch  das  Rohr  40  in 


den  Kathodenraum  des  Bades  3 über.  Die 
Bäder  3,  4,  5 und  6 wurden  inzwischen  ent- 
weder mit  Salzwasser  oder  mit  einer  Metall- 
salzlösung früherer  Verfahren  gefüllt.  Der 
elektrische  Strom  wird  jetzt  zwischen  den 
Polen  42  und  43  geschlossen,  so  dass  sich 
die  ganze  Reihe  der  Bäder  in  einem  Strom- 
kreis befindet,  und  das  am  wenigsten  positive 
Metall  der  Lösung,  die  vom  Behäter  39 
kommt,  auf  der  Kathode  des  Bades  3 nieder- 
geschlagen wird.  Die  Zufuhr  des  Kathoden- 
elektrolyts von  dem  Behälter  39  ist  so  ge- 
regelt, dass  dem  Elektrolyt  des  erwähnten 
Bades  3 alles  Metall  dieser  Art,  in  diesem 
Falle  Silber,  entzogen  wird.  Aus  dem 
Kathodenraum  des  Bades  3 fliesst  der  Elek- 
trolyt durch  den  Regcler  30  in  den  Kathoden- 
raum des  Bades  4.  Hier  wird  das  nächst 
positive  Metall,  im  vorliegenden  Fall  Kupfer, 
niedergeschlagen  und  der  Elektrolyt  fliesst 
wieder  durch  den  Regeier  21  in  das  Bad  5 
oder  in  so  viel  andere  Bäder  ab,  wie  nötig 
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sind,  um  alles  Kupfer  zu  entfernen,  worauf 
man  den  Elektrolyt  durch  den  Regeier  22  in 
den  Behälter  33  nbflicsscn  lässt,  wo  er  mit 
Oxydationsmitteln  und  kohlensaurem  Kalk 
behandelt  wird,  um  das  darin  enthaltene  Eisen 
zu  entfernen.  Nach  der  Entfernung  des  Eisens 
wird  der  Elektrolyt  mittelst  der  Vorrichtung  35 
durch  das  Rohr  34  in  den  Kathodenraum 
des  Bades  6 übergefuhrt,  in  welchem  das 
Nickel  auf  der  Kathode  niedergeschlagen 
wird.  Aus  diesem  Bade  tritt  der  Elektrolyt 
in  den  Kathodenraum  so  vieler  Bader,  wie 
zur  vollständigen  Ausscheidung  des  Nickels 
notwendig  sind,  und  tritt  endlich  durch 


den  Regeier  36  des  letzten  Bades  der  Reihe 
in  den  Behälter  37  über,  aus  welchem  der 
jetzt  von  allen  Metallen  befreite  Elektrolyt 
dem  Behälter  14  oder  den  Anoden  der  ganzen 
Bäderreihe  zugeführt  werden  kann.  Sollte 
der  Elektrolyt  noch  nach  der  Entfernung  des 
Kupfers,  Eisens  oder  Nickels  genügend 
Kobalt  oder  andere  Metalle  enthalten,  die  noch 
positiver  sind  wie  Nickel,  so  können  dieselben 
in  ähnlicher  Weise  entfernt  werden,  wie  das 
Kupfer  und  Nickel,  in  einer  weiteren  Anzahl 
von  Bädern,  auch  können  mehrere  Bader  wie 
Bad  2 zur  Chloridbildung  vorgesehen 
werden. 


REFERATE 


Untersuchungen  über  die  elektromotorischen 
Kräfte1).  Von  Bcrthclot.  (L’Electrochimie, 
VII.  5.) 

Es  ist  allgemein  bekannt,  dass  zwischen  der 
Wärme,  die  der  elektromotorischen  Kraft  E eines 
Elements  entspricht,  und  der  scheinbaren  chemi- 
schen Wärme,  die  ausserhalb  der  Zelle  durch  die 
Reaktion  in  der  Zelle  unter  denselben  Bedin- 
gungen frei  werden  würde,  ein  Unterschied 
besteht,  der  von  der  Veränderlichkeit  der  Entropie 
zwischen  dem  System  der  Körper  im  Anfangs- 
zustande und  demjenigen  der  Körper  im  End- 
zustände abhängt,  wenn  man  die  Eundamental- 
hypothese  von  der  Umkehrbarkeit  der  Reaktionen 
annimmt.  Diese  Differenz  wird  durch  die  Formel 


ausgedriiekt. 

Die  Grosse  Q stellt  im  Vergleich  zur  Arbeit 
der  elektromotorischen  Kraft,  d.  h.  zur  Volta- 
wärme, eine  gewisse  Summe  von  Wirkungen  dar, 
von  denen  eine  einzige  in  Wirklichkeit  der  chemi- 
schen Verbindung  im  eigentlichen  Sinne  ent- 
spricht: sei  es,  im  einfachsten  Kalle,  die  Reaktion, 
die  Wasserstoff  und  Sauerstoff  zu  Wasser  oder 
freies  Chlor  und  freies  Kalium  zu  kristallisiertem 
Chlorkalium  vereinigt.  Eine  ähnliche  Verbindungs- 
wärme, die  aus  der  Wirkung  eines  Lösungsmittels, 
z.  B.  Wasser,  herrilhrt,  ist  die  wirkliche  chemische 
Wärme. 

Zur  Verhütung  jedes  Missverständnisses  seien 
die  einzelnen  Begriffe  genauer  präzisiert.  Die  drei 
Begriffe  von  wirklicher  chemischer  Wärme,  von 
scheinbarer  chemischer  Wanne  und  von  Volta- 

*)  Wir  glauben  dem  bewährten  Forscher  auf  dem 
Gebiete  der  Thermochemie  in  unserer  Festnummer  nicht 
besser  ehren  zu  können,  als  indem  wir  mit  Genehmigung 
des  Herausgebers  obiger  Zeitschrift  eine  seiner  jüngsten 
Arbeiten  in  einem  möglichst  ausführlichem  Referate 
wiedergeben. 


wärme  entsprechen  verschiedenen  Definitionen, 
und  es  ist  \on  Wichtigkeit,  durch  eine  methodische 
Analyse  Erscheinungen  zu  unterscheiden,  welche 
man  gewohnt  ist,  als  die  gleichen  zu  betrachten. 
Wenn  man  die  Ycrbindungswärine  der  ver- 
schiedenen Elemente,  um  ihre  Zusammensetzungen 
zu  bilden,  mit  einander  vergleichen  will,  so  ist 
es  notwendig,  alle  Teile,  die  eine  Rolle  spielen, 
auf  einen  gleichen  Zustand  zu  beziehen  (z.  B. 
den  festen  Zustand  oder  den  gasförmigen  Zustand 
bei  konstantem  Volumen),  indem  man  die  Diffe- 
renzen entfernt,  die  aus  der  Verdampfungs-, 
Schmelz-,  Lösungswärme,  und  wenn  eine  solche 
stattfindet,  der  partiellen  chemischen  Trennung 
und  der  äusseren  Arbeiten  entstehen.  Auf  diese 
Definition  der  wirklichen  chemischen  Wärme  be- 
zieht sich  tlas  Prinzip  der  Maximalarbeit  und 
nicht  auf  die  scheinbare  chemische  Warme,  mit 
welcher  man  sie  oft  infolge  eines  bisweilen 
systematischen  Irrtums  verwechselt  hat. 

Die  scheinbare  chemische  Wärme,  d.  h.  die 
Menge,  die  unter  ganz  beliebigen  Bedingungen 
direkt  messbar  ist,  ist  eine  viel  kompliziertere 
Resultante.  Sie  umfasst  nicht  nur  dte  Trans- 
formationswärme, die  aus  den  chemischen  Be- 
standteilen, die  auf  ein  und  denselben  physi- 
kalischen Zustand  bezogen  sind,  herrtthrt  und 
die  unendlich  werden  kann,  sondern  auch  zu- 
gleich die  Wärme,  die  sich  auf  die  Verwandlung 
der  Gase  in  eine  Flüssigkeit)  der  festen  Körper 
in  flüssige  Körper,  bei  der  Losung  der  Gase, 
der  HUssigen  und  festen  Körper  in  Wasser  (oder 
einer  andern  Flüssigkeit)  bezieht,  und  schliesslich 
noch  die  äusseren  Arbeiten,  die  aus  den  Aende- 
rungen  von  Volumen  und  Druck,  besonders  bei 
den  Gasen,  resultieren. 

Die  Lösungswärme  erzeugt  ganz  spezielle 
Komplikationen,  die  bei  der  Verbindung  der  ge- 
trennt betrachteten  Elemente  unbekannt  sind,  etwa 
wie  die  Verbindungswärme  der  zusammensetzen- 
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den  Körper  und  der  Körper,  welche  mit  Wasser 
oder  einem  andern  Lösungsmittel  Hydrate  (oder 
analogen  Zusammensetzung'!  ergaben,  die  im  ge- 
losten Zustande  bestehen,  unbeschadet  darum, 
dass  die  chemische  Dissoziationswärme  der  ge- 
losten Körper  und  insbesondere  die  ihrer  Hydrate 
gemäss  dem  wirklichen  chemischen  Dissoziations- 
verhältnis eines  jeden  nicht  in  Betracht  gezogen 
wird. 

Diese  Veränderungen  der  chemischen  Zu- 
sammensetzung werden  in  die  Untersuchung  ihrer 
spezifischen  Wärme,  der  elektrischen  Leitfähigkeit 
und  der  meisten  ihrer  Eigenschaften  übertragen. 
Die  genaue  Untersuchung  dieser  Zusammensetzung 
ist  noch  nicht  weit  vorgeschritten,  trotzdem  sie 
der  chemischen  Mechanik  ein  interessantes  Feld 
darbietet. 

In  allen  Fallen  weiss  man,  dass  ein  Teil  der 
lx*im  Verlauf  dieser  Erscheinungen  aufgebotenen 
Wärme  für  die  chemischen  Transformationen 
nicht  verwendbar  ist,  was  man  mit  dem  Namen 
»Entropie«  bezeichnet.  Es  i3t daher  anzuempfehlen, 
bei  einer  Vergleichung  der  Wärmemengen,  welche 
frei  werden,  die  Differenz  der  Entropien, 
und  zwar  bei  jeder  Temperatur,  zwischen  dem 
System  der  zusam inensetzenden  Körper 
und  dem  System  der  zusammengesetzten 
Körper  nicht  in  Betracht  zu  ziehen,  d.  h.  also, 
die  Differenz  der  Summen: 


Wahrend  thatsächlich  diese  Differenz  bis- 
weilen bei  der  scheinbaren  chemischen  Wärme 
bedeutend  ist,  ist  bei  der  wirklichen  chemischen 
Warme,  da  die  Summen  auf  den  festen  Zustand 
bezogen  sind,  eine  ähnliche  Differenz  während 
eines  Tempcraturintervalles  zwischen  der  Summe 
der  Entropien  der  Körper,  welche  das  Anfangs- 
system bilden,  und  der  Summe  der  Entropien 
der  Körper,  welche  das  Endsystem  bilden,  im 
Gegenteil  gewöhnlich  Null  oder  sehr  klein. 

Bei  der  Abschätzung  der  Voltawärme  spielt 
die  scheinbare  chemische  Wärme  eine  Rolle, 
welche  um  die  Differenz  der  Entropien  zwischen 
dem  Anfangssystem  und  dem  Endsystem  ver- 
mindert wird.  Man  muss  sich  übrigens  erinnern, 
dass  die  bei  den  elektrolytischen  Versuchen  auf- 
gebotene  Warme  sich  aus  2 Teilen  zusammen- 
setzt. nämlich  aus  einem  veränderlichen,  der  durch 
die  Wirkung  der  Widerstande  frei  wird,  und  aus 
einem  andern,  der  bei  der  Entwickelung  einer 
durch  die  chemische  Reaktion  der  Elektrolyse 
bestimmten  elektromotorischen  Kraft  verbraucht 
wird.  Dieser  letztere  Teil  dieser  Warme  ent- 
spricht der  Volta  wärme.  Im  Prinzip  entspricht 
sic  besonders  der  chemischen  Wärme;  sie  um- 
fasst aber,  ebenso  wie  die  Arbeit  bei  der  'Trennung 
des  Elements  in  die  getrennt  betrachtete  Ver- 
bindung, namentlich  im  festen  Zustande,  eine 
gewisse  Menge  von  komplexer,  den  Zitstands- 
anderungen  (besonders  im  Losungszustand)  ent- 
sprechender Arbeit. 

Infolge  dieses  Umstandes  ist  die  Voltawärnie 
weder  mit  der  scheinbaren  chemischen  Wärme, 


noch  mit  der  wirklichen  chemischen  Wärme,  so 
wie  ich  sie  definiert  habe,  identisch. 

Man  begreift  also,  dass  die  Aenderungen  der 
Entropie  der  ebenfalls  komplexen  Anfangs-  und 
Endsysteme  und  infolgedessen  der  Ausdruck 
d E 

T j,j.  in  der  Elektrolyse  alle  Arten  von  positiver 

oder  negativer  Warme  darstellen  kann. 

Der  Ausdruck  umfasst  alle  möglichen  physi- 
kalischen und  chemischen  Zustandsveränderungen, 
und  zwar  nicht  allein  bei  der  wirklichen  Temperatur 
der  Versuche,  sondern  bei  allen  mitwirkenden 
Körpern  von  der  absoluten  Nulltemperatur  bis  zu 
jener  wirklichen  Temperatur;  ferner  namentlich 
die  teilweise  oder  totale  Bildung  und  Trennung 
der  Bestandteile,  die  wahrend  dieses  'Tempcratur- 
intervalles entstehen  oder  sich  zersetzen. 

Daher  hat  man  feststellen  können,  dass  die 
Voltawärme  bald  gleich  der  scheinbaren  chemi- 
schen Wärme,  bald  kleiner  oder  grosser  als  diese 
sein  konnte. 

Die  Ursachen  dieser  verschiedenen  Werte 
sind  folgende:  Die  Voltawdrme  wurde  gleich  der 
scheinbaren  chemischen  Wärme  sein,  wenn  die 
physikalischen  Zustandsändemngen  des  Anfangs- 
und des  Endsystems  von  derselben  Anzahl  sind 
und  für  die  Körper  derselben  Funktion  kompen- 
siert werden,  wobei  die  Anzahl  der  Moleküle 
und  ihre  Kondensation  dieselben  bleiben;  ferner, 
wenn  die  spezifische  Molekularwanne  der  Anfangs- 
und Endlosung  gleich  sind,  und  endlich  in  den 
komplizierteren  Fallen,  wenn  der  Dissoziations* 
zustand  der  beiden  Systeme  der  gleiche  ist. 

Wenn  man  die  Wärmemengen,  die  bei  den 
physikalischen  Zustandsänderungen  und  den 
Dissoziationen  entstehen,  entfernt,  und  wenn  man 
ausserdem  an  nimmt,  dass  die  Summe  der  spezi- 
fischen Wärmemengen  bei  dem  System  der  im 
Entstehungszustande  und  der  im  Endzustände  be- 
findlichen Körper  dieselbe  ist,  so  ist  die  Differenz 
der  Entropien  zwischen  diesen  beiden  Systemen 
bei  einer  Tcmjicratur  T 


die  Voltawarme  wird  daher  der  scheinbaren 
chemischen  Wärme  proportional  sein;  diese  ist 
übrigens  die  Summe  beider  Grossen,  also  der 
nicht  kompensierten  und  der  kompensierten 
Warme,  und  jede  dieser  Grossen  ändert  sich  in 
dem  Falle,  um  den  cs  sich  handelt,  proportional. 

Eine  Bedingung  dieser  Art  scheint  z.  B.  er- 
füllt zu  werden  im  Da  nie  II  sehen  Element,  d.  h. 
im  Zink- Kupfer- Element,  oder  auch  im  Zink- 
Kadmium- Element,  wo  die  beiden  Metalle  mit 
ihren  gelosten  Sulfaten  in  Berührung  kommen. 
Die  spezifischen  Wärmemengen  der  Gelingen, 
das  Zink-  und  Kupfersulfat,  sind  in  Bezug  auf 
dasselbe  Verhältnis  zwischen  der  Anzahl  der 
Moleküle  des  Salzes  und  des  Wassers,  in  dem  das- 
selbe gelost  ist,  nach  den  Messungen  Marignac  s 
ziemlich  gleich: 

50  1I><)  ioo  Hi<>  200  HjO 
ZnSOi  0,841  0.00S  0,050 

CuSUi  0,842  o.  v#  1 5 0,033 
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Dasselbe  müsste  jedoch  stattfinden  in  den 
Fällen,  wo  die  physikalischen  Zustandsänderungen 
der  entsprechenden  Körper  an  Zahl  verschieden 
sind,  wie  es  z.  B.  in  einem  Element  vorkommt, 
in  dem  man  Silber  und  Chlorsilber  (unlösliche 
Körper)  auf  Zink  (unlöslich)  und  Zinkchlorür 
(löslich)  einwirken  lässt.  Die  Reaktion,  die  die 
elektromotorische  Kraft  bestimmt,  sucht  das  Chlor- 
silber der  unlöslichen  Körper  durch  das  Chlor- 
zink, den  löslichen  Körper,  zu  ersetzen. 

Diese  Erscheinung  wird  ausserdem  kompli- 
ziert, weil  die  Losung  des  Chlorzinks  infolge 
seiner  Verbindung  mit  Wasser  unter  Wäimeent- 
wickelung  stattfindet.  Die  freiwerdende  schein- 
bare Wärme  wächst  also  von  4-  3,7  Cal.,  wenn 
die  vorhandene  Wassermenge  von  20  HiO  auf 
100  H,0  wächst  und  die  elektromotorische  Kraft 
sich  in  demselben  Sinne  vermehrt.  Hier  giebt 
es  weder  zwischen  den  Zustandsänderungen  noch 
/.wischen  den  spezifischen  Wärmemengen  eine 
Kompensation.  Daraus  geht  hervor,  dass  die 
Volta  wärme  kleiner  ist  als  die  chemische  Wärme. 

Sie  würde  grösser  sein  können,  wenn  eine 
Losung  oder  eine  Umformung  des  festen  Körpers 
in  einen  flüssigen,  die  sich  in  dem  Zeitintervall 
vollzieht,  das  zwischen  dem  absoluten  Nullpunkt 
und  der  gewöhnlichen  Temperatur  liegt,  mit  einer 
Wärmeaufnahme  verbunden  wäre,  oder  wenn  ein 
Metallsalz  basische  Salze  etc.  bildete,  oder  noch, 
wenn  irgend  eine  durch  Elektrolyse  gebildete 
Verbindung  kraft  einer  einfachen  Reaktion  sich 
infolge  einer  augenblicklichen,  mehr  oder  weniger 
rapiden  Dissoziation  in  zwei  Teile  spaltete:  z.  B. 
Quecksilberoxydul  in  Quecksilber,  und  Queck- 
silberoxyd oder  ein  Oxydul-  oder  Oxydsalz  in 
eine  lösliche  Säure  und  ein  unlösliches  basisches 
Salz,  ein  unlösliches  normales  Metallkarbonat, 
wie  z.  B.  Kupferkarbonat  in  basisches  Karbonat 
und  Kohlensäure,  ferner,  wenn  ein  lösliches 
Karbonat  auf  Grund  des  Aetzkalis  oder  Natrons 
bei  Anwesenheit  eines  Ammoniaksalzes,  wie  Azetat 
oder  Chlorhydrat,  sich  in  Ammoniakkarbonat 
umsetzt,  welches  sich  in  einem  weit  grösseren 
Grade  dissoziiert*)  u.  s.  w.  Alle  diese  Dissozia- 
tionen gehen  unter  Wärmeabsorption  vor  sich, 
bei  der  die  Voltawärme  gewöhnlich  keine  Rolle 
spielt. 

Zu  dieser  Art  Wirkungen  gehört  auch  die 
Bildung  der  gelosten  Hydrate  bei  Vergrosserung 
oder  Verminderung  des  Dissoziationszustandes 
der  Systeme,  die  ihnen  vorangegangen  sind  und 
infolgedessen  auch  unter  Freiwerden  oder  Ab- 
sorption von  Wärme,  die  mit  der  eigentlichen 
Voltareaktion  nichts  zu  thun  hat;  Erscheinungen, 
die  bei  der  Dissoziation  des  krystallisierten 
Hydrates  von  Schwefelsulfat  in  den  Kälte- 
mischungen eine  analoge  Rolle  spielen**). 

Die  Wirklingen  dieser  verschiedenen  Er- 
scheinungen, die  sich  zwischen  o°  und  der  ge- 
wöhnlichen Temperatur  vollziehen,  finden  sich 
vereinigt  in  der  Abschätzung  der  Differenzen  der 

*)  Essai  de  Möcanique  chimique,  t.  II,  p.  7x2  und 
p.  232  und  folgende. 

♦*)  Ibid.  1.  II,  p.  449  und  451. 


Entropie.  Indessen  wäre  es  von  der  grössten 
Wichtigkeit,  darüber  eine  genaue  Analyse  auszu- 
fuhren,  um  die  Reaktionen  kennen  zu  lernen, 
die  unter  den  gewöhnlichen  Bedingungen,  und 
besonders  bei  den  elektrolytischen  Reaktionen, 
stattfinden. 

Ich  will  es,  so  weit  es  möglich  ist,  thun, 
indem  ich  die  neuen  Versuche  zeige,  die  ich  zur 
genaueren  Kenntnis  der  elektromotorischen  Kräfte 
angestellt  habe,  welch  letztere  durch  die  mittels 
einfachen  Mischungen  von  Flüssigkeiten  zusammen- 
gesetzten Zellenelcmente  entstehen,  ohne  dass  ich, 
wie  man  es  allgemein  macht,  auf  die  Wirkung 
der  freien  Metalle  oder  der  metallischen  Salze 
eingehe.  Ferner  will  ich  die  Beziehungen  zwischen 
diesen  elektromotorischen  Kräften  und  den  durch 
ähnliche  Mischungen  entwickelten  Wärmemengen 
aufstellen. 

Ich  habe  meine  Versuche  über  folgende 
Systeme  ausgedehnt: 

1.  Reaktion  einer  freien  Säure  auf  eine  freie 
Base,  z.  B.  Soda  oder  Ammoniak. 

2.  Reaktion  einer  Säure  auf  ihr  Natrium- 
oder Ammoniaksalz. 

3.  Reaktion  einer  gelösten  alkalischen  Base, 
z.  B.  Soda  oder  Ammoniak,  auf  das  Salz,  welches 
sie  mit  einer  Säure  bildet. 

4.  Reaktion  einer  Säure  auf  das  Salz  einer 
andern  Säure,  und  speziell  auf  das  Natriumbi- 
karbonat. 

5.  Reziproke  Wirkung  zweier  ungleich  kon- 
zentrierter Lösungen  auf  ein  und  dasselbe  Salz. 

6.  Einfluss  der  Atmosphäre  und  speziell  des 
Wasserstoffgases  auf  die  Elektroden,  mit  An- 
wendung auf  das  Grove- Element. 

Anordnung: 

Zunächst  will  ich  kurz  die  Anordnung  dieser 
Versuche  angeben,  hinsichtlich  der  Messung  der 
elektromotorischen  Kräfte  lind  vor  allem  hinsicht- 
lich der  wirklichen  Feststellung  der  elektrolytischen 
Zersetzungen,  die  diese  Kräfte  bestimmen. 

Die  eine  der  Flüssigkeiten  wurde  in  ein  äusseres 
zylindrisches  Gefäss,  die  andere  in  eine  innere 
porose  Zelle  gebracht;  das  Ganze  wurde  nach 
Art  des  Daniell-Elements  angeordnet. 

Das  Volumenverhältnis  der  anfänglichen 
Flüssigkeiten  betrug  5:1,  z.  B 250  cm1  im 
äusseien  Gefäss,  50  cm5  im  inneren  Gefäss.  Bei 
den  komplexen  Reaktionen  betrugen  die  hinzu- 
kommenden  Bestandteile  50  cm*  (äusseres 
Gefäss)  und  10  cm*  (inneres  Gelass).  Als  Elek- 
troden wurden  0,02  mm  starke  Platinbleche  mit 
je  einer  Oberfläche  von  20  cm*  verwendet;  die 
eine  Elektrode  stand  im  äusseren,  die  andere 
im  inneren  Gefäss,  jedoch  möglichst  nahe  bei 
einander.  Jedes  Element  stand  auf  einer  dicken 
Paraffinschicht,  und  die  äusseren  Oberflächen 
wurden  sorgfältig  trocken  gehalten.  Die  gan/e 
Zelle  war  also  gut  isoliert. 

Bei  diesen  Elementen  befindet  sich  der  Sitz 
der  chemischen  Wirkung,  die  die  elektro- 
motorische Kraft  hervorruft,  nicht  auf  den  metalli- 
schen Elektroden,  wie  dies  bei  den  gewöhnlichen 
Elementen  (Zink,  Kupfer,  Eisen,  Silber  etc.)  der 
Fall  ist,  sondern  in  der  Wandung  des  porösen 
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Gefässes,  wo  die  verschiedenen  Flüssigkeiten 
mit  einander  in  Berührung  kommen. 

Die  Konzentration  der  verwendeten  Flüssig- 
keiten entsprach  im  allgemeinen  dem  Aequivalent- 
gewieht  der  Saure,  Base  oder  des  Salzes,  aus- 
gedrückt  in  Grammen  und  gelüst  in  5 g Flüssigkeit, 

E , HCl  GH.O,  

— ; also:  , (Milchsäure); 

5 5 5 

h,so4  C,H,04  , 

, (Oxalsäure); 

NaOH  NaCI  Na,SO, 

5*5’  >0 

Bei  den  Verbindungen  nahm  man  das  in 
Grammen  ausgedrückte  Molekulargewicht: 

H.O,  , , 

(Wasserstoffsuperoxyd); 

C.H.O, 

— (Glucose); 

C.H.O.  „ „ . 

- — (Pyrogallussäure)  u.  s.  w. 

Man  hat  die  elektromotorische  Krall 
durch  die  bekannte  Derivationsmethode  mittels 


zweier  sehr  empfindlicher  Voltmeter  gemessen. 
Nachdem  die  Flüssigkeiten  in  die  entsprechenden 
Gelasse  gelullt  waren,  wartete  man  einige  Minuten, 
bis  eine  regelmässige  Osmose  eingetreten  war, 
worauf  man  den  Strom  schloss.  Derselbe  blieb 


jedoch  nur  so  lange  geschlossen,  als  die  Aus- 
führung der  Messungen  dauerte.  Jede  Messung 
wurde  2 oder  3 Mal  wiederholt.  Im  allgemeinen 
waren  die  Schwankungen  der  elektromotorischen 
Kraft  während  mehrerer  Minuten  ziemlich  gering. 

Die  Berechnungen  haben  ergeben,  dass  ein 
Daniell-Element  ungefähr  1,06  Volt  ergiebt.  Das 
Volt  ist  23,6  Cal.  entsprechend  angenommen 
worden. 


Systeme  der  untersuchten  Zellen. 

1.  Wirkung  einer  freien  Säure  auf  eine 
freie  Base: 

Die  Base  befindet  sich  im  inneren  GefiLsse, 
das  den  negativen  Pol  bildet,  und  die  Säure  im 
äusseren  Gefässe  (positiver  Pol). 

Wert 

nach  der  Neu- 
gefundene tmllMtioni- 
Volt  Wttrmeberech- 

nete  Volt 

NaOH  -+-  HCl,  1 Element  0,45  0,58 

NaOH  + HNO,  0,56  0,58 

NaOH  H,SO,  0,60  0,67 

NaOH  + CjHtC,  (Essig- 
säure) 0,48  0,56 

NaOH  + C,H,0,  (Milch- 
säure) 0,4p  0,56 

NaOH  4-  CjH,04  (Oxal- 
säure) 0,46  0,59 

NaOH  + CH,0, 

(Ameisensäure), variiert 
von  0,011  bis  0,08 
Polarisation 

NH,  + HCl  0,38  0,53 

Die  Spannung  dieser  Zellen  wird  sehr  schnell, 
aber  nicht  plötzlich  geringer. 


Die  Ameisensäure  bildet  eine  Anomalie,  die 
zweifellos  ihrer  Oxydierbarkeit  zuzuschreiben  ist 
und  welche  sie  beim  Wasserstoff  eine  analoge 
Rolle  spielen  lässt  und  die  Pole  umkehrt.  Ich 
komme  noch  darauf  zurück. 

2.  Wirkung  einer  freien  Säure  auf  das 
Salz  einer  andern  Saure. 

Man  hat  sich  auf  die  monobasischen  Säuren 
und  auf  eine  starke  Säure  (äusseres  Gelass  +) 
lieschränkt,  welche  einem  Natriumsalz  einer 
schwachen  Säure  ausgesetzt  ist;  etwa  ein  Bi- 
karbonat (inneres  GefHss  — ): 

CHNaO,  f-  C«H,0,  (Milchsäure)  0,20  Volt 
(4.7  Cal.). 

CHNaO»  + CHjO,  (Ameisensäure)  0,19  Volt. 

Die  Spannung  verringert  sich  tim  die  Hälfte 
in  1 Stunde  (Stromkreis  offen). 

Die  Menge  der  bei  der  chemischen  Reaktion 
entwickelten  scheinbaren  Wärme  (alle  KOrper 
gelost)  ist  13,5  Cal.  — 11,2  CaL  = + 2,4  Cal.,  die 
0,10  Volt  entsprechen.  Indem  man  den  Zustands- 
änderungen Rechnung  trägt,  kann  man  hierin 

eine  ausreichende  chemische  Quelle  für  einen 
grossen  Teil  der  Volta-Energie  finden. 

3.  Wirkung  einer  freien  Säure  auf  sein 
Natriumsalz. 

Das  Salz  befindet  sich  im  inneren  Getäss  ( — ), 
die  Säure  im  äusseren  (-f). 

Voll 

NaCI  + HCl  0,13  (3,2  Cal.) 

NO.Na  + HNO,  0,15 

Na,SO,  + H,SO,  0,24  (5,7  Cal.) 

C,H»NaOi  + C,H,0.  0,12 

C,H4NaO,  + C.H.O,  0,13 

C,Na,04  + C,H,0,  0,30  (9,1  Cal.) 

CHNaO,  + CH, O,  0,05—0,14  (Polarisation) 

NH, CI  -j-  HCl  0,14  (3,3  Cal.). 

Die  bekannten  thermochemischen  Analogieen 
zwischen  den  Chlorüren  und  den  Salpetersäuren 
Verbindungen,  den  Acetaten  und  den  Oxalaten 
bleiben  hier  bestehen.  Indessen  ist  bei  dieser 
Reaktion  keine  direkte  Beziehung  zwischen  der 
scheinbaren  chemischen  Wärme  und  der  elektro- 
motorischen Kraft  vorhanden. 

In  der  Thal  ist  bei  der  Chlorwasserstoff-, 
Salpetersäure  und  anderen  starken  monobasischen 
Säuren  die  durch  die  Mischung  der  Säuren  mit 
ihren  Natriumsalzen  frei  werdende  Wärme  in  ver- 
dünnten Losungen  nach  meinen  Messungen  sehr 
klein.  Bei  der  Ameisensäure  ist  diese  Wärme- 
menge etwas  grosser,  bei  1 50  etwa  + o,  1 2 Cal. ; 
bei  der  Essigsäure  + 0,08  Cal.  (Diese  Zahlen 
beziehen  sich  auf  1 Molekül,  gelöst  in  2 Liter.) 
Diese  Werte  entsprechen  ungefähr  bis  0,05  oder 
0,03  Volt. 

Bei  den  zweibasischen  Säuren,  wie  Schwefel- 
säure, bildet  sich  in  den  Flüssigkeiten  eine  gewisse 
Menge  von  saurem  Salz,  dessen  Dissoziations- 
zustand sich  mit  der  Verdünnung  ändert,  und 
diese  Erscheinung  wird  nach  meinen  Messungen 
von  einer  Wärmeabsorption  begleitet,  die  je 
nach  der  Verdünnung  variiert:  von  — 1,23  Cal. 
(HNaSO,  = 2 1)  bis  - 0,80  Cal.  (HNaSO,  = zo  1) 
bei  einer  Temperatur  von  150.  Da  die  spezifische 
Molekularwärme  der  ßisulfatlosung  übrigens  nach 


DigitizcdJjy  Google 


7« 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  3 


Marignac  die  Summe  derjenigen  seiner  Ver- 
bindungen Ubersteigt,  um  ungefähr  20  Einheiten 
pro  Molekttl  HNaSOi,  so  geht  daraus  hervor, 
dass  die  Wärmeabsorption  an  absolutem  Wert 
mit  wachsender  Temperatur  zunimmt,  bis  sie 
gegen  ioo°  um  das  I>op|)elte  beträgt,  während 
sie  sich  bei  abnehmender  Temperatur  bei  o* 
etwa  bis  r,i  Cal.  verringert. 

Die  Bildung  von  Natriumbioxalat  entspricht 
gleichfalls  einer  Wärmeabsorption  von  — 0,78  Cal. 
für  CiNaNO»  = t 1. 

Wir  begegnen  hier  also  neuen  Beispielen,  bei 
welchen  eine  scheinbare  endothermische  Reaktion 
einer  bemerkenswerten  elektromotorischen  Kraft 
entspricht.  Indessen  ist  es  nicht  zweifelhaft,  dass 
hier  eine  wirkliche  und  messbare  Kombinations- 
wärme vorhanden  ist,  wenigstens  bei  der  Bildung 
des  sauren  Salzes,  das  in  den  festen  Zusund 
zurUckgelührt  wird;  im  gelüsten  Zustande  jedoch 
wird  diese  Kombinationswärmc  durch  die  un- 
gleiche Grosse  der  Losungswärmen  von  3 bei 
der  Reaktion  teilnehmenden  Körpern  ausgedrUckt. 

Nach  meinen  Beobachtungen  erfolgt  that- 
sächlich  die  Bildung  von  festem  Bisulfat  mit  seinen 
festen  Verbindungen  nach  der  Formel: 

H,SO,  + Na.SO,  = 2 HNaSOi, 
es  werden  frei + 8,1  Cal. 

Dasselbe  gilt  vom  Bioxalat: 

C)H,0<  + CjNaiO,  = 2 C,HNaO„ 
es  werden  frei  + 1,9  Cal. 

Die  Verbindung  der  Saure  mit  seinem 
neutralen  Salz  wUrde  also  bis  zu  einem  Punkte 
die  Entwickelung  der  Energie,  die  durch  die 
elektromotorische  Kraft  dargestellt  wird,  hindern. 

Diese  Auslegung  scheint  jedoch  nicht  an- 
nehmbar zu  sein,  da  man  der  elektromotorischen 
Kraft  Rechnung  tragen  muss,  welche  bei  der 
Reaktion  der  starken  monobasischen  Säuren  auf- 
tritt,  wie  bei  der  Einwirkung  von  Chlorwasserstoff- 
säure auf  Chlomatrium  oder  der  Salpetersäure 
auf  salpetersaures  Natrium  etc. 

Höchstens  konnte  man  hier  die  Bildung  von 
gewissen  Hydratsalzen  in  gelostem  Zustande  an- 
nehmen. Jedenfalls  darf  man  nicht  vergessen,  dass 
man  die  Entropie,  welche  bei  diesen  Berechnungen 
eine  Hauptrolle  spielt,  alle  mehr  oder  weniger 
bekannten  Kotnbinationserscheinungen  zwischen 
Säure,  Salzen  und  Wasser  von  0°  absoluter  bis 
zur  gewöhnlichen  Temperatur  in  Rechnung  ziehen 
muss. 


4.  Wirkung  einer  freien  Base  aut  ein 
Salz  derselben  Base. 

Die  Base  ist  im  inneren  Gefäss  ( — ),  das 
Salz  im  äusseren  (+). 

NaOH  + NaCI  0,39  (9,2  Cal.) 

NaOH  + NO, Na  0,39 

NaOH  + Na„SO,  o,r3  (3,t  Cal.) 

NaOH  + CjHiN'aO,  0,20  (4,7  Cal.) 

NaOH  + CjH.NaOi  0,20 

NaOH  + C;Na,Oi  0,11 

NaOH  + CIINaO,  0,19 

NH,  + NH, CI  0,24 


Die  gewöhnlichen  thermochemischen  Analo- 
gieen  zwischen  den  salpetersauren  Verbindungen 
und  den  Chlorttren,  sowie  zwischen  den  Acetaten 


und  den  Milchsäureverbindungen  sind  zwischen 
diesen  Ziffern  beobachtet. 

Man  wird  bemerken,  dass  gewisse  der  durch 
Wasser  am  wenigsten  trennbaren  Salze  diejenigen 
sind,  welche  die  schwächsten  elektromotorischen 
Kräfte  haben. 

In  jedem  Falle  sind  die  Wärmemengen,  welche 
durch  die  Reaktion  der  vorhergehenden  Gemische 
im  Kalorimeter  entwickelt  werden,  nach  meinen 
Versuchen  unbedeutend. 

5.  Reciproke  Wirkung  zweier  ungleich 
konzentrierter  Losungen  aut  ein  und  die- 
selbe Verbindung. 

Ich  nahm  2 Losungen  von  Natriumchlorür, 
wie  NC1  + ro  H,0  (im  inneren  -f  Gefäss)  und 
NaCI  + 200  H,0  (im  äusseren  — Gefäss).  Die 
elektromotorische  Kraft  betrug  im  Mittel  bei  20* 
0,12  Volt  (+2,8  Cal.). 

Indessen  ist  die  thermische  Erscheinung,  die 
bei  der  gewöhnlichen  Temperatur  flir  das  Gemisch 
zweier  wirksamen  Flüssigkeiten  beobachtet  werden 
kann,  endothermisch,  und  zwar  ist  für  die  oben 
erwähnten  Konzentrationen  und  Temperatur  nach 
meinen  speziellen  Versuchen  Q =■  — 0,74  Cal. 
Jedoch  ist  dieser  Wert  mit  der  elektromotorischen 
Kraft  nicht  direkt  vergleichbar. 

Thatsächlich  ist  die  VerdUnnungswärme  eine 
komplexe  Resultante,  die  mit  der  Temperatur 
schnell  wechselt.  Ich  habe  Übrigens  gezeigt,  dass 
diese  Veränderungen  aus  den  spezifischen  Wärme- 
mengen der  I.osungcn  berechnet  werden  können. 
(Essai  de  Mdcanique  chimique,  t.  I,  p.  125.) 
Diese  letzteren  scheinen  mit  der  Bestimmung 
einer  gewissen  Anzahl  von  WassermolekUlcn,  die 
sich  mit  dem  Salzmolektll  verbunden  haben,  in 
Wechselbeziehung  zu  stehen.  Obgleich  diese  Ver- 
änderungen der  spezifischen  Wärmemengen  lang- 
sam vor  sich  gehen,  verursachen  sie  doch  infolge 
der  Temperaturerhöhung  einen  Zeichenwechsel 
des  thermischen  Vorganges. 

Thatsächlich  würde  nach  den  bekannten 
Messungen  der  spezifischen  Wärmemengen  die 
Wärme,  welche  durch  die  vorhergehende  Ver- 
dünnung frei  wird,  bei  500  Null  werden;  ein  Er- 
gebnis, das  mit  den  Versuchen  von  Colson*) 
übereinstimmt;  alsdann  würde  sie  positiv  sein  und 
wurde  bei  100“  einen  Wert  von  etwa  -j-  1,5  Cal. 
erreichen. 

Wie  dem  auch  sein  mag,  tritt  bei  der  ge- 
wöhnlichen Temperatur  eine  Abkühlung  ein,  d.  h. 
ein  Verlust  an  Energie,  deren  Ersatz  durch  das 
umgebende  MiUel  langsam  bewirkt  wird. 

Im  vorliegenden  Falle  könnte  der  chemische 
Ursprung  der  Energie,  die  durch  die  elektro- 
motorische Kraft  umgesetzt  wird,  innerhalb  der 
Flüssigkeit  in  dem  Vorhandensein  eines  Hydrates 
von  der  Ordnung  des  wohlbekannten  kristalli- 
sierten NaCI  + 2 H,0  gesucht  werden,  einer  Ver- 
bindung, deren  Umformung  in  den  festen  Zustand 
ungefähr  4 Cal.  ergeben  würde,  gemäss  den 
Analogieen  der  analogen  Hydrate  des  Natrium- 
bromtirs.  Ein  ähnliches  Hydrat  besteht  wahr- 
scheinlich im  Zustande  der  partiellen  Dissoziation 

*)  Compte,  rendua,  t,  CX XXIII,  p.  1209,  de- 
cembre  1901. 
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innerhalb  der  Flüssigkeiten,  und  seine  Menge 
variiert  mit  der  Verdünnung. 

Dies  ist  jedoch  eine  ziemlich  unsichere 
Hypothese,  besonders  wenn  elektromotorische 
Kräfte  frei  werden,  die  bei  der  Reaktion  des 
Natriums  auf  die  neutralen  Salze  dieser  Base 
beobachtet  worden  sind.  Es  durfte  hier  gleich 
angebracht  sein,  diesem  Umstande  Rechnung  zu 
tragen,  dass  die  Entropie  der  Bildung  aller  Ver- 
bindungen entspricht,  die  sich  innerhalb  des 
Intervallcs  der  gewöhnlichen  Temperatur  und 
dem  absoluten  Nullpunkt  bilden  können. 

Elektrolytische  Abnutzung. 

Die  in  den  vorhergehenden  Versuchen  kon- 
statierten elektromotorischen  Kräfte  befinden  sich 
im  statischen  Zustand,  d.  h.  auf  die  Zellenelernente 
wird  bei  einem  nur  wahrend  einiger  Augenblicke 
geschlossenen  Strome  keine  äussere  elektrolytische 
Wirkung  ausgeUbL 

Es  handelt  sich  nun  darum,  zu  prüfen,  ob 
Zellen,  welche  aus  den  flüssigen  Gemischen  von 
Sauren,  Basen  und  Salzen  von  der  Ordnung  der- 
jenigen, die  in  der  vorliegenden  Arbeit  untersucht 
worden,  bestehen,  fttr  eine  merkliche  elektro- 
lytische Abnutzung  empfänglich  sind,  d.  h.  die 
fähig  sind,  eine  fortgesetzte  äussere  chemische 
Arbeit  von  bemerkenswerter  Grösse  zu  üefern. 
Ich  habe  zu  dieser  Untersuchung  benutzt: 
Die  Elektrolyse  von  angesauertem  Wasser, 
wobei  Wasserstoff  und  Sauerstoff  an  den  Platin- 
elektroden in  derWollaston-Zelle  frei  werden  bei 
gewöhnlichem  Druck  und  selbst  bei  einem  Druck 
von  einigen  Millimetern;  eine  Reaktion,  die  im 
Minimum  eine  elektromotorische  Kraft  von  un- 
gefähr r,6  Volt  erfordert;  dieselbe  Elektrolyse 
mit  einem  Körper,  wie  Pyrogallussäure,  der  im- 
stande ist,  am  positiven  Pol  Sauerstoff  zu  ab- 
sorbieren. dem  Wasserstoff  aber  gestattet,  sich 
am  negativen  Pole  abzu  setzen,  was  im  Minimum 
eine  elektromotorische  Kraft  von  o,8  Volt,  d.  h. 
um  die  Hälfte  weniger,  erfordert. 

Endlich  die  elektrolytische  Scheidung  des 
Natriumsulfats  in  Saure  und  Base.  Ich  will  die 
Versuche,  die  ich  mit  diesen  Zellcnelementen 
angesteüt  habe,  hier  kurz  wiederholen: 

■ . zunächst  eine  Zelle,  die  aus  z ungleich 
konzentrierten  Losungen  desselben  Salzes  besteht, 
and  zwar  NaCl  + io  HiO  an  dem  einen  Pol 
und  NaCl  •+■  100  HtO  am  andern  Pol. 

Da  die  E.  M.  K.  eines  Elementes  o,ia  Volt 
betragt,  habe  ich  nacheinander  eine  zusammen- 
gesetzte Zelle  von  24  bis  48  dieser  Elemente 
gebildet,  wodurch  die  E.  M.  K.  auf  5,7  V’olt  er- 
hobt, die  fast  das  4 fache  derjenigen  betragt,  die 
zur  Zersetzung  des  Wassers  in  analogen  Zellen 
wie  der  Daniell-Zelle  notig  ist,  d.  h.  Zellen, 
welche  aus  Metallen  und  ihren  Salzen  und  porösen 
Gelassen  zusammengesetzt  sind. 

Die  aus  > Natriuinchloridlosungen  bestehen- 
den Zellen  haben  nun  kein  sichtbares  Anzeichen 
von  Elektrolyse  gegeben,  sei  es  mit  angesauertem 
Wasser,  selbst  bei  einem  reduzierten  Druck  von 
0,01  mm  und  unter  HmzufUgung  von  Pyrogallus- 
»Iure  im  Voltmeter,  sei  es  mit  dem  mit  I-ackraus 
gclarbtcn  Natriumsulfat.  Dieses  Nichtvorhanden- 


sein von  scheinbarer  chemischer  Einwirkung  und 
elektromotorischen  Kräften  muss  den  Ursachen 
zugeschriehen  werden,  die  die  Entstehung  eines 
regelmässigen  Systems  verhindern,  wie  den  inneren 
Widerstand  der  Zelle  und  die  Langsamkeit  der 
Reaktionen,  die  infolge  eines  langsamen  Mischens 
der  Flüssigkeiten  durch  das  poruse  Gcfäss  hin- 
durch die  E.  M.  K.  bestimmen. 

Obgleich  die  E M.  K.  der  wirksamen  Zelle 
sich  nur  langsam  vermindert  und  wahrend  einer 
langen  Zeit  grosser  bleibt  als  diejenige,  die  rur 
Zersetzung  des  Wassers  erforderlich  ist,  ist  es 
nicht  gelungen,  den  Verbrauch  einer  ausseren 
Elektrolyse  festzustellcn. 

Die  Voltaarbeit  innerhalb  einer  gegebenen 
Zeit  war  zu  gering,  um  die  Wirkungen  zu  kom- 
pensieren, die  hinzukommen  sowohl  beim  Trans- 
port der  Ionen  nach  ihren  Elektroden  und  bei 
ihrer  Wiedervereinigung  durch  Transport  und 
Diffusion  der  gelösten  Körper,  als  auch  beim 
langsamen  Verlust  der  Gase,  die  durch  den 
Elektrolyten  in  die  darüberliegende  Atmosphäre 
übergehen. 

Es  ist  also  hier  keine  theoretische  Krage, 
sondern  folgende  Thatsache  vorhanden: 

Die  reciproke  Wirkung  rweier  ungleich  kon- 
zentrierter 1-ösungen  ein  und  desselben  neutralen 
Körpers,  wie  Natriumchlorür,  eines  Körpers,  der 
keine  chemische  Reaktion  von  irgend  welcher 
Intensität  aufweist,  wie  in  dem  wirklichen  Bei- 
spiel, scheint  nicht  von  der  Art  zu  sein,  eine 
für  elektrolytische  Zersetzungen  wirksame  Energie 
zu  erzeugen. 

a Wirkung  einerSäure  auf  ein  Alkali, 
Natrium. 

Die  elektromotorischen  Kräfte  sind  weiter 
oben  angegeben  worden.  Es  sind  elektrolytische 
Versuche  ausgeführt  worden  mit  Schwefelsäure 
(ta  Elemente  -»  7,a  Volt,  fallend  bis  auf  5 Volt 
am  Ende  des  Versuchs);  mit  Salpetersäure 
(6  Elemente  — 3,4  Volt);  mit  Oxalsäure  (ta  Ele- 
mente --  3,5  Volt);  mit  Milchsäure  (ta  Ele- 
mente «•  5,0  Volt).  In  keinem  Kalle  ist  jedoch 
gelungen,  das  geringste  Anzeichen  von  äusserer 
Elektrolyse  im  Voltameter  zu  beobachten.  Man 
sicht,  dass  die  Spannung  dieser  Zellen  ziemlich 
rasch  sinkt.  Am  Ende  der  Versuche  hatte  sie 
sich  indessen  selbst  in  ungünstigsten  Fallen  nicht 
um  ein  Drittel  vermindert.  Diese  Zellen  waren  also 
ohne  allen  merkenswerten  elektrochemischen  Ver- 
brauch, trotz  der  Grösse  und  des  hauptsächlich 
chemischen  Ursprungs  ihrer  E M.  K. 

Die  Langsamkeit,  mit  der  das  Natriumsulfat, 
welches  sich  in  der  Wandung  des  porösen  Gefasscs 
bildet,  in  die  Flüssigkeit  diffundiert,  spielt  hier 
ohne  Zweitel  eine  Rolle. 

3.  Wirkung  einer  Si  areaul  ihr  Natrium- 
salz. 

■ a Elemente  des  Systems  Na»SO,  + H,SO. 
(a,9  Volt)  und  ra  Elemente  CtKaaU,  ■+■  CiH.O, 
(3,6  Volt)  haben  keine  merkenswerte  Elektrolyse 
ergeben. 

4.  Wirk  ung  einer  Saure  an  f das  Natrium- 
bikarbonat. 

Milchsäure.  34  Elemente  (4,8  Volt)  und 
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48  Elemente  (9,6  Volt)  haben  ebenfalls  kein 
sichtbares  Resultat  ergeben.  Ebenso  Oxalsäure 
und  Ameisensäure  mit  demselben  Salz. 

5.  Wirkung  des  Natriums  auf  ein 
Natriumsalz. 

Mit  Natriumsulfat  und  ameisensaurem  Natrium 
negative  Resultate. 

Aus  den  5 Versuchsreihen  geht  die  Thatsache 
hervor,  dass  die  oft  bedeutenden  E.  M.  K.,  die 
durch  die  Vereinigung  einer  grossen  Anzahl  von 
Zellenelementen  erzeugt  werden  und  aus  einfacher 
Reaktion  der  Neutralisation  (oder  analog)  be- 
stehen, nur  ungenügende  äussere  elektrolytische 
Erscheinungen  ergeben,  als  dass  sie  in  der  physio- 
logischen Chemie  zur  Geltung  kommen  konnten. 

R. 

Die  Zersetzung  von  Wasserdampf  dureh  den 
elektrischen  Funken.  D.  L.  Chapman  und 
F.  Austin  Lid  bu  ry.  (J. ehern. Soc.  81/82,  1301.) 

Die  Versuche  erinnern  an  diejenigen,  welche 
über  die  Wirkung  des  elektrischen  Funkens 
bereits  am  Ende  des  18.  Jahrhunderts  und  vor 
der  Entdeckung  der  galvanischen  Elektrizität  an- 
gestellt worden  sind.  Die  Verfasser  Hessen 
durch  Wasserdampf  hindurch  elektrische  Funken 
schlagen  uud  beobachteten  dabei  zunächst  eine 
Zersetzung  des  Wassers  in  Sauerstoff  und  Wasser- 
stoff, der  sich  einer  Wiedervereinigung  dieser 
beiden  Komponenten  zu  Wasser  anschloss.  Aehn- 
lich  wie  bei  der  Elektrolyse  flüssigen  Wassers 
ist  das  Bestreben  der  beiden  Gase  vorhanden, 
sich  zu  trennen  und  sich  an  verschiedenen 
Teilen  des  Rohrs  anzusammeln.  Der  Unter- 
schied gegen  die  Zersetzung  von  flüssigem  Wasser 
besteht  jedoch  darin,  dass  eine  Trennung  in 
der  Richtung  der  Pole  nicht  stattfindet,  dass 
also  nicht  an  einem  Pole  eine  Ansammlung  von 
Wasserstoff,  am  anderen  eine  solche  von  Sauer- 
stoff erfolgt,  sondern  dass  merkwürdigerweise  um 
beide  Elektroden  sich  eine  Hülle  von  Wasser- 
stoff bildet,  dass  sich  der  Sauerstoff  hingegen  in 
der  Milte  zwischen  beiden  Elektroden  ansammelt. 
Die  Schwierigkeiten,  die  der  Trennung  dutch 
Konvektionsströme  und  Diffusion  erwachsen  und 
die  zuletzt  zu  einer  Wiedervereinigung  führen, 
treten  solange  ein,  bis  sich  als  Resultat  von 
Trennung  und  Wiedervereinigung  ein  gewisser 
Gleichgewichtszustand  einsiellt.  Die  ganzen  Er- 
scheinungen bei  den  Versuchen,  insbesondere 
bei  der  Ansammlung  der  Gase,  sind  derartige, 
dass  eine  Erklärung  derselben  durch  die  Theorie 
der  Elektrolyse  von  Flüssigkeiten  nicht  möglich 
ist,  und  es  zeigt  sich,  dass  diese  Theorie  durch 
die  Versuche  insofern  einen  Stoss  erlitten  hat, 
als  sie  damit  eine  bedeutende  Einschränkung 
erfahrt.  Ob  sie  in  ihrer  jetzigen  Fassung  über- 
haupt falsch  ist  oder  ob  für  Körper  in  gasförmigem 
Zustand  andere  Verhältnisse  obwalten,  das 
müssen  erst  weitere  Versuche  lehren.  N. — 


Elektrolyse  von  Silbernitrat.  A.  Leduc. 
(Journal  de  Physique,  1903.  4.  561.) 

Diese  Untersuchungen  haben  für  die  Kon- 


struktion von  Silber-Voltametern  grundlegende 
Bedeutung,  und  sie  ergaben,  dass  ein  Coulomb 
nicht  immer  genau  die  gleiche  Silbermenge  ab- 
scheidet. Die  letztere  schwankt  im  Gegenteil 
sehr  je  nach  dem  Säuregrad  der  Lösung,  der 
sich  im  Laufe  der  Elektrolyse  fortwährend 
ändert.  Es  zeigte  sich  jedoch,  dass  es  recht 
wohl  möglich  ist,  konstante  Mengen  zu  erhalten. 
Zu  diesem  Zwecke  ist  es  nötig,  eine  neutrale 
Losung  zu  verwenden,  die  hinreichende  Konzen- 
tration besitzen  muss.  Ferner  darf  die  Temperatur 
nicht  Uber  einen  gewissen  Grad  steigen  und  die 
Stromdichte  an  der  Anode  muss  möglichst  gering 
gehalten  werden.  Bei  Beachtung  dieser  Kautelen 
tritt  an  der  Anode  keine  Säurebildung  ein,  und 
die  Mengen  abgeschiedenen  Silbers  sind  hin- 
reichend konstant.  Eine  absolute  chemische 
Reinheit  des  Bades  ist  nicht  notig;  sie  ist  bei 
Einhaltung  der  vorstehenden  Gesichtspunkte  ohne 
Einfluss,  und  selbst  stärkere  Verunreinigungen 
üben  nur  einen  geringen  Einfluss  aus.  Für  dis 
Silber -Voltameter  wurde  als  elektromotorische 
Gegenkraft  0,03  Volt  gefunden.  N. — 

Der  physikallsehe  Charakter  metallischer 
Nledersehläge.  C.  F.  Burg  es  s und  C.  Ham- 
buechen.  (Electrochem.  Industry,  I,  No,  6, 
pp.  204—208,  1903). 

Wenn  ein  Metall  elektrolytisch  niedergeschlagen 
wird,  so  geht  es  aus  dem  Zustand,  in  dem  es 
sich  in  der  Losung  befindet,  durch  die  Einwirkung 
des  Stromes  in  festen  Zustand  über.  Wie  nun 
ganz  allgemein  bei  einem  Ucbergang  aus  dem 
flüssigen  in  den  festen  Zustand  eine  Substanz 
eine  krystallinische  Struktur  annimmt,  deren  Form 
von  den  verschiedenartigsten  Faktoren  beeinflusst 
wird,  so  hängt  es  auch  hier  von  den  mannig- 
fachsten Umständen  ab,  welche  Form  der  Nieder- 
schlag annimmt.  Wenn  derselbe  auch  dem  un- 
bewaffneten Auge  amorph  erscheint,  so  kann 
man  doch  mit  Hilfe  des  Mikroskops  nachweisen, 
dass  er  aus  einem  System  von  neben  einander 
liegenden  winzigen  Krystallen  besteht.  Man 
beobachtet  nun  die  verschiedenartigsten  Formen, 
schwammige  und  fast  gallertartige  Massen  oder 
aber  grob  krystallinischen,  dichten  Bau  und 
natürlich  auch  alle  Zwischenstufen.  Manchmal, 
wenn  der  Strom,  die  Losung  und  das  Metall 
selbst  geeignet  sind,  trifft  man  auf  Bildungen, 
die  mit  ihrem  verzweigten  Bau  an  pflanzliche 
Organismen  erinnern. 

Nun  ist  eine  genauere  Untersuchung  der 
hierbei  wirksamen  Verhältnisse  nicht  nur  von 
Interesse,  sondern  auch  von  grösster  praktischer 
Bedeutung,  da  es  ja  in  der  industriellen  Praxis 
stets  darauf  ankommt,  derartige  verzweigte  Bil- 
dungen zu  vermeiden  und  vielmehr  einen  gleich- 
massigen,  dichten  Niederschlag  zu  erzielen.  Die 
Faktoren,  die  man  zu  diesem  Zwecke  in  geeig- 
neter Weise  regulieren  muss,  sind:  Chemische 
Zusammensetzung,  Konzentration  und  Temperatur 
der  Losung,  Stromdichte  und  Zirkulation. 

Was  zunächst  die  chemische  Zusammen- 
setzung, den  wichtigsten  dieser  Faktoren,  an- 
belangt, so  ist  es  ja  bekannt,  dass  der  Nieder- 
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schlag  eines  Metalles  verschiedenartig  ausfällt, 
je  nachdem  es  sich  um  die  Losung  eines 
Nitrats,  Sulfats,  Chlorids  oder  anderen  Salzes 
des  betreffenden  Metalles  handelt.  Auch  kann 
man  durch  geeignete  Zusätze  häufig  den  Charakter 
des  Niederschlages  beeinflussen.  So  kann  man 
z.  B.  durch  Hinzufilgung  von  Aluminiumsulfat 
zu  Zinksulfat  die  Qualität  des  Zinkniederschlages 
ganz  bedeutend  verbessern.  Eine  ähnliche  Wir- 
kung lässt  sich  durch  Hinzufilgung  einer  ganz 
kleinen  Menge  Gelatine  zu  einer  Nickelplattierungs- 
lösung erreichen.  Allerdings  giebt  es  bisher 
nur  wenige  Leitprinzipien,  nach  denen  man  sich 
bei  der  Wahl  dieses  Zusatzes  richten  könnte. 
Man  möchte  annehmen,  dass  die  Lösung  selbst, 
entsprechend  dem  sich  ausscheidenden  Nieder- 
schlage, eine  bestimmte  physikalische  Struktur 
besitzt,  am  ehesten  wohl  einen  zellenartigen  Bau. 
Auch  scheint  alles  darauf  hinzudeuten,  dass  die 
Viskosität  und  Oberflächenspannung  der  Lösung 
zu  der  Güte  des  Niederschlages  in  irgend  welcher 
Beziehung  steht.  Eine  interessante  Beobachtung 
hat  in  dieser  Richtung  auch  kürzlich  C.  J. 
Zimmermann  gemacht.  Derselbe  hat  festgestellt, 
dass,  je  nachdem  eine  Zinksulfatlösung  durch 
Auflösen  von  Krystallen  von  Zinksulfat  in 
Wasser  oder  aber  durch  Auflösen  von  reinem 
Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  bei  sonst 
gleichen  Bedingungen  hergestellt  war,  der  Zink- 
niederschlag ganz  erheblich  verschieden  war. 
Aehnliche  Beobachtungen  sind  auch  an  F.isen- 
sulfatlösungen  angestellt  worden.  Auch  Kochen 
und  daraulfolgendes  Abkuhlen  der  Lösung  auf 
Zimmertemperatur  kann  den  Charakter  des  Nieder- 
schlags ganz  bedeutend  beeinflussen. 

Die  Wirkung  der  Konzentration,  der  Tem- 
peratur und  der  Stromdichte  ist  sorgfältiger  unter- 
sucht worden  als  die  der  chemischen  und  physi- 
kalischen Natur  der  Lösung.  Bei  dem  Nieder- 
schlagen von  Metallen  ist  es  nicht  nur  von 
Wichtigkeit,  dass  der  Ueberzug  fest  und  gleich- 
förmig ist  und  dass  die  Metallteilchen  unter 
einander  gut  Zusammenhängen;  auch  zwischen 
diesen  Teilchen  und  den  zu  überziehenden  Metall- 
flächcn  muss  gute  Adhäsion  stattfinden.  Zu 
diesem  Zwecke  ist  natürlich  grösste  Sauberkeit 
der  Oberflächen  erfordeilich;  auch  von  der  Natur 
der  beiden  Metalle  hängt  das  gute  Gelingen  in 
gewissem  Grade  ab. 

Der  Umstand,  dass  gewisse  Metallkombination 
für  einander  grossere  Affinität  besitzen  als  andere, 
wie  dies  sich  bei  der  Darstellung  von  Metall- 
legierungen zeigt,  scheint  sich  auch  indergrösseren 
oder  geringeren  Adhäsion  des  Metallniederschlages 
an  dem  damit  überzogenen  Metall  zu  äussem. 
Vielfach  begegnet  man  sogar  der  Ansicht,  dass 
das  beste  Haften  durch  die  Bildung  einer  wirk- 
lichen Metalllegierung  an  der  Grenzfläche  der 
beiden  Metalle  bedingt  wird,  eine  Ansicht,  die 
durch  mikroskopische  Untersuchung  gewisser 
Niederschläge  bekräftigt  wird.  Jedoch  glauben 
die  Verfasser  nicht,  dass  man  diese  Legierungen 
als  eine  allgemeine  Erscheinung  ansehen  dürfe; 
einmal  nämlich  sind  viele  Fälle  guten  Adhärierens 
bekannt,  wo  eine  solche  sich  nicht  nachweisen 


lässt,  und  terner  werden  manche  Niederschläge 
mit  der  Zeit  loser,  während  das  Haften  im 
Gegenteil  immer  fester  werden  müsste,  wenn 
wirklich  eine  Legierung  vorläge,  die  ja  immer 
weiter  fortschreiten  müsste.  Einleuchtender  er- 
scheint es,  dass  die  rein  physikalische  Kohäsion 
zweier  Metallpartikclchen,  die  miteinander  in 
Berührung  kommen,  der  ausschlaggebende  Faktor 
ist.  Aus  diesem  Grunde  empfiehlt  es  sich,  für 
eine  möglichst  grosse  Kontaktflächz  zu  sorgen, 
und  so  ist  es  auch  zu  erklären,  dass  an  rauhen 
Oberflächen,  die  doch  eine  grossere  wirksame 
Fläche  darstellen  als  glatte,  ein  Metallniederschlag 
fester  haftet  als  an  anderen.  Auch  die  Natur 
des  Elektrolyten  spielt  hierbei  eine  wichtige 
Rolle,  da  eine  an  der  zu  überziehenden  Fläche 
gut  adhärierende  Lösung  natürlich  in  alle  Poren 
und  Spalten  eindringt  und  dort  einen  Nieder- 
schlag bilden  kann,  während  im  anderen  Falle 
der  Niederschlag  diese  Höhlungen  Uberbrückt 
und  daher  nicht  so  gut  haften  kann.  Man  muss 
daher  dafür  sorgen,  dass  der  Elektrolyt  die 
Metallfläche  gut  »benetzt«.  Die  Molekularattraktion 
zwischen  Metall  und  Lösung  kann  auch  durch 
Zufügung  gewisser  löslicher  Substanzen  erhöht 
werden.  Wenn  man  z.  B.  Aluminium  in  eine 
Kupferchloridlösung  taucht,  so  ist  der  so  erhaltene 
Niederschlag  von  Kupfer  sehr  wenig  adhärierend; 
nimmt  man  aber  eine  alkoholische  Lösung  der- 
selben Kupferverbindung,  so  bekommt  man  einen 
sehr  festen  Ueberzug.  Weitere  Untersuchungen 
in  dieser  Richtung  würden  wohl  zur  Aufstellung 
von  leitenden  Prinzipien  für  die  Wahl  von 
Plattierungslösungen  fuhren. 

Ganz  allgemein  nimmt  die  Adhäsion  und 
Glätte  von  Metallniederschlägen  mit  der  Zeit  ab 
und  wird  die  Oberfläche  schliesslich  rauh.  Auch 
bilden  sich  vielfach  Gruben  oder  Furchen,  was 
dadurch  vermieden  werden  kann,  dass  man  die 
Lösung  gehörig  unterrührt.  Durch  die  Anwesen- 
heit von  isolierenden  Teilchen  können  ferner 
Durchbohrungen  der  Metallfläche  entstehen;  häufig 
kommt  dies  von  Gasbläschen,  die  an  der  Ober- 
fläche frei  werden,  weswegen  man  entweder 
durch  Wahl  einer  geeigneten  Losung  oder  durch 
Schütteln  und  Rühren  deren  Bildung  verhindern 
muss. 

Ein  fernerer  Uebelstand,  dem  man  häufig 
begegnet,  ist  der,  dass  (wie  es  besonders  beim 
Abscheiden  von  Nickel  sich  fühlbar  macht)  der 
Niederschlag  sich  zusammenkrümmt,  wenn  er 
eine  gewisse  Dicke  überschritten  hat  oder  wenn 
das  Metall  nachträglich  erhitzt  oder  in  anderer 
Weise  behandelt  wird.  So  nimmt  man  ja  an, 
dass  ein  elektrolytischer  Nickelüberzug  auf  einem 
Thermometergefäss  das  Glas  so  stark  zu  kom- 
primieren im  Stande  ist,  dass  die  Quecksilber- 
säule in  die  Hohe  steigt.  A.  G. 


Oer  Prozess  Conley  zur  Fabrikation  von  Stahl 

(L'industrie  dlectrochimii|Ue,  1903,  No.  1 u.  1, 
S-  3)- 

Ueber  die  Kosten  bei  der  Herstellung  von 
100  Tonnen  Stahl  auf  elektrischem  Wege  nach 
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der  Methode  von  Conley  werden  folgende  An- 


gaben gemacht : 

5000  PS  (75  Fr.  per  Jahr)  pro  Tag . 1150  Fr. 

3oTonnenCoalcs  ä Tonne  Fr.  10, — 300  „ 

200  Tonnen  Erz,  65  procentig, 

ä Tonne  Fr.  17,50  3500  „ 
Reparaturen  und  Unterhaltung  . . 250  „ 

Arbeitskräfte 625  „ 


5925  Fr. 

Diese  Berechnung  ergiebt  als  Preis  für  eine 
Tonne  Stahl  59  Fr.  25  Cts.  Es  ist  hierbei  jedoch 
zu  bemerken,  dass  in  vorstehender  Kalkulation 
alle  Preise  auf  diejenigen,  wie  sie  in  Buffalo  üblich 
sind,  bezogen  sind.  Ein  neuerer  von  Conley  kon- 
struierter Ofen,  dessen  Hauptvorzug  darin  besteht, 
dass  er  in  einer  Stunde  betriebsfertig  sein  kann, 
ergiebt  folgende  Resultate  in  Bezug  auf  Stahl,  wobei 
zu  bemerken  ist,  dass  dieser  letztere  Tiegel-Guss- 
stahl  feinster  Sorte  ist,  während  der  erstere  ge- 
wöhnlicher Stahl  in  Blöcken  ist. 

Für  die  Herstellung  von  24  Tonnen  Stahl 
während  24  Stunden  wird  in  Bezug  auf  die  Kosten 


folgende  Berechnung  aufgestellt: 

Kraftverbrauch  1 250  PS  . . . 312,50  Fr. 

12  Tonnen  Eisen, 

ä Tonne  140  Fr.  1680,—  „ 

1 2 Tonnen  Zuschlag, 

ä Tonne  80  Fr.  960, — „ 

Arbeitskräfte 325, — „ 

Unterhaltung 35, — „ 


50,3402  Fr. 

Es  würde  sich  also  die  Tonne  Stahl  bei  dieser 
Art  der  Herstellung  auf  141,77  Fr.  stellen.  Der 
Prozess  Conley  ist  Eigentum  der  »Electric  Fur- 
nace  Company»,  welche  voriges  Jahr  mit  einem 
Kapital  von  einer  Million  Francs  in  New-York 
gegründet  wurde  und  welche  in  Elisabeth-Town 
eine  Anlage  von  8000  PS  errichtet.  Eine  andere 


Gesellschaft,  die  »Messina  ElectricSteelCom- 
pany«  will  in  Messina  eine  Anlage  erstehen  lassen. 
Das  Kapital  derselben  beträgt  2500000  Francs. 

N.- 


Elektrolytlsche  Redaktion  von  Bielglanz. 

H.  Becker.  (L'Industrie  electrochimique  1903 

7.  7.  1.) 

Die  Abhandlung  beschäftigt  sich  mit  einer 
Besprechung  der  elektrolytischen  Reduktion  des 
Bleiglanzes,  welche  von  M.  P.  G.  Salomon  herrührt 
und  gegenwärtig  zu  Niagara-Falls  von  der  Elec- 
trical  Lead  Reduction  Co.  ausgeftlhrt  wird. 
Diese  Methode  geht  vom  Bleiglanz  aus  und  be» 
zweckt,  Bleiglätte,  Bleisupcroxyd  und  Mennige  zu 
gewinnen.  Die  Herstellung  dieser  Produkte  geht 
in  zwei  Phasen  vor  sich.  Beim  ersten  wird  das 
Schwelelblei  durch  den  an  der  negativen  Elektrode 
erzeugten  Wasserstoff  in  schwammiges  Blei  und 
in  Schwefelwasserstoff  zersetzt,  im  zweiten  wird 
das  schwammige  Blei  durch  Erhitzen  oder  Luft- 
zutritt oxydiert.  Bei  dem  Prozesse  dient  als  Elektro- 
lyt verdünnte  Schwefelsäure  (toprocentig).  Der 
Strom,  der  durch  48  Bader  hindurchgeleitet  wird, 
hat  eine  Spannung  von  130  Volt,  sodass  auf  jedes 
Bad  2,7  Volt  kommen.  Die  Pferdekraftstunde 
liefert  900  g Blei,  was  einem  elektrischen  Rende- 
ment  von  85,5  pCt.  entspricht.  Die  Dauer  einer 
Operation  beläuft  sich  auf  5 Tage.  Die  Reduk- 
tion ist  niemals  eine  vollständige;  es  bleiben  immer 
5—8  pCt.  des  Bleiglanzes  unreduziert.  Die  Um- 
wandlung von  Bleischwamm  in  Bleiglätte  dauert 
1 '/»  bis  '2  Stunden,  die  in  Bleiweiss  hingegen  24 
Stunden.  Ueber  die  weitere  Verwendung  des 
Schwefelwasserstoffes  bei  dem  genannten  Ver- 
fahren fehlen  alle  weiteren  Angaben,  und  der  Ver- 
fasser schlägt  deshalb  vor,  ihn  zur  Darstellung 
von  Schwefelsäure  zu  verwenden. 

N.  - 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Pressform  - Mundstück  zur  Herstellung  von 
Stromsammlerplatten.  — fr.  Arsen»  d'Ar»on»al 

in  Pari*  und  George*  Vaogco is  in  Uillancourt,  Seine. 
— I).  R.  P.  No.  13179a. 


Fig.  6a. 


Da*  Mundstück  besteht  aus  zwei  Schrauben  mit 
tiefgetchnittenem  Gewinde  von  dreieckigem  oder  recht- 
eckigem Querschnitt.  Diese  Schrauben  « sind  mit  Aus- 


schnitten versehen,  mit  welchen  sie  sich  auf  kantige 
Vorsprünge  6X  des  sie  aufnehmenden  Rahmens  6 legen. 
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Verfahren  zur  Herstellung  einer  Platinelek- 
trode. — Firma  W.  C.  Heraeus  in  Hanau.  — 
D.  R.  P.  No.  13*588. 

Eine  Anzahl  von  Platinstiften  sind  der  Reihe  nach 
io  eine  als  Hülle  für  den  aas  anderem  Metall  wie 
Quecksilber  bestehenden  Stromzaleiter  dienende  Glas- 
röhre eingeschmolzen.  An  die  herausragendco  Enden 
wird  ein  an  der  Glasröhre  anliegendes  dünnes  Platin- 
blech angeschweißt.  Eine  grössere  Elektrodenoberfläche 
erzielt  man,  wenn  man  zwischen  mehreren  Elektroden 
dieser  Art  Platinfolien  oder  Platindrahtnetze  ansspannt. 


Hänger  für  galvanische  Bäder  mit  Im  Hftnger- 
unterteil  drehbar  gelagertem  Warenhaken. 

— Sally  Marxsohn  in  Groas-Geraa  und  Henry 
Welte  in  Frankfurt  a.  M.  — D.  R.  P.  No.  13*613. 


Der  Hänger  6 ist  auf  zwei  Über  einander  un- 
geordneten Warentitangen  a,  d seitlich  verschiebbar  und 
senkrecht  anhebbar  gelagert.  Die  Umdrehung  der 
Welle  p des  Warenhakens  o wird  durch  eine  vom 
Hänger  isolierte,  durch  seitliche  Verschiebung  des 
Hängers  von  der  allen  Hangern  gemeinschaftlichen 
Treibwelle  / wegrückbare  Antriebsvorrichtung  bewirkt, 
und  zwar  in  der  Weise,  dass  die  Treibwelle  1 vermittelst 
der  Kegelräder  it  j eine  Welle  k in  Umdrehung  versetzt, 
weiche  ihre  Bewegung  mittelst  der  aus  Isolierstoff  her- 
gestellten  Zahnräder  m,  n auf  die  Haken  welle  p über- 
trägt. Die  Stromzuführung  von  dem  Hänger  b zur 
Hakenwelle  p erfolgt  mittelst  eines  auf  einer  Metall- 
scheibe der  letzteren  schleifenden  Mctnllatabes  q , welcher 
seiner  Abnutzung  entsprechend  in  einer  Führung  r des 
Hängers  senkrecht  verstellbar  gelugert  ist. 


Sammlerelektrode,  deren  Massetr&ger  aus  von 
einem  Metallrahmen  umschlossenen,  durch 
kleine  Zwischenräume  von  einander  ge- 
trennten Metall  lamel  len  besteht.  — Donato 
Tommaii  in  Poris.  — D.  R.  P.  No.  1326*4. 


Die  Elektrode  besteht  aus  Metalllamellen  6 , die 
gruppenweise  angeordnet  und  von  einem  Metnllrabmen  a 
umschlossen  sind.  Die  Lamellen  zweier  benachbarter 
Gruppen  stossen  ohne  Zwischenschaltung  stärkerer 
Lamellen  rechtwinklig  gegen  einander  und  sind  eng 
mit  einander  verbunden,  so  dass  eine  in  allen  Teilen 
zusammenhängende  gleichförmige  Platte  gebildet  wird, 
Uber  welche  sich  die  Ausdehnang  nach  zwei  Richtungen 
hin  gleichmässig  verteilt.  Um  den  Umlauf  des  Elektro- 
lyten günstiger  zu  gestalten,  können  die  Lamellengruppen 
Hülsen  c erhallen,  welche  von  wirksamer  Masse  frei 
bleiben  und  Durchgänge  für  den  Elektrolyten  bilden. 


Thermo  elektrische  Batterie.  — Leon  Benicr  in 
Poris.  — D.  R.  P.  No.  132924. 


Fig.  66. 


Es  giebt  Thermobatterien,  be>  welchen  jedes  Ele- 
menten paar  durch  vier  Platten  gebildet  wird,  von  denen 
zwei  der  Erzeugung  des  elektrischen  Strome«  und  zwei 
der  Leitung  dienen. 


Durch  die  Erfindung  soll  nun  die  Verwendung 
pulvcrförmiger  oder  geschmolzener  Körper  als  elektro- 
motorisch wirksamer  Stoffe  ermöglicht  werden.  Zu 
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diesem  Zweck  werden  «wischen  die  beiden  leitenden 
Platten  a und  b (die  warme  und  die  kalte)  isolierende 
Füllungen  / in  Form  eines  U fest  eingepresst,  in  deren 
Höhlung  die  beiden  erzeugenden  Platten  c und  d (po- 
sitiv und  negativ)  sitsen. 

Die  Heizung  und  Kühlung  der  leitenden  Platten 
geschieht  mit  HUlfe  im  Innern  derselben  angebrachter 
Kanäle. 

Aus  einzelnen  Lamellen  bestehende  Anode.  — 

Maurice  d’Andrimont  in  Lüttich.  — D.  R.  P. 
No-  '33  350- 

Beliebig  viele  Lamellen  sind  an  ihrem  oberen  Ende 


durch  eine  Elektrizität  gut  leitende  Metallstange  und  an 
ihrem  unteren  Ende  durch  eine  aus  unlöslichem,  nicht 
leitendem  Stoff  bestehende  Stange  verbunden.  Um  eine  un- 
mittelbare Berührung  zwischen  den  Lamellen  zu  verhindern, 
sind  diese  durch  unlösliche  und  gewöhnlich  nichtleitende 
Muffen  von  einander  getrennt,  welch  letztere  jedoch 
vollständig  oder  teilweise  durch  schlecht-  oder  gut- 
leitende ersetst  werden  können,  sodass  man  den  elek- 
trischen Strom  nach  Belieben  kreisen  lassen  kann.  Wenn 
die  Vorrichtung  gross  ist,  so  kann  man,  um  die  notige 
Steifigkeit  der  Anodenform  zu  erzielen,  die  Lamellen 
an  verschiedenen  Stellen  in  der  eben  beschriebenen 
Weise  mit  einander  durch  Stangen  und  Muffen  verbinden. 


ALLGEMEINES. 


Ueber  die  Verwendbarkeit  des  Alamlnlums 
ln  der  Stearinindustrie  «chteibt  p.  Pa.ira.icb  im 
?Chem.  Central- Blatt«  1903,  No.  I,  S.  63:  Die  meisten 
der  in  der  Stearinindustrie  verwendeten  Gerätschaften 
werden  bekanntlich  aus  Kupfer  oder  Kupferlegieruogen 
angefertigt,  weil  diese  von  allen  anderen  technisch 
verwendbaren  Metallen  noch  ara  besten  der  Einwirkung 
der  Fettsäuren  widerstehen.  Unter  Hinweis  auf  frühere 
Laboratoriumsversuchr  von  Donath  (L)ingl.  Pol. 
J.  295.  18;  C.  95.  II.  589)  berichtet  Verf.  über  Ver- 
suche aus  der  Praxis,  die  das  Aluminium  als  das  Metall 
par  excellence  der  Stearinindustrie  erscheinen  lassen. 

Schutzmittel  gegen  die  Zerstörung-  eiserner 
Rohre  dureh  Elektrolyse.  Shclton  in  Philadelphia 
hat  den  Vorschlag  gemacht,  die  unterirdisch  verlegten 
Gas-  und  Wasserleitungsrohre  dadurch  vor  dem  zer- 
störenden Einfluss  der  Elektrolyse  zu  schützen,  indem 
mun  sie  mit  einer  Schichte  von  Zement  (6  bis  19  mm 
dick)  umgiebt.  Zur  Ausführung  dfcscs  Verfahrens 
würde  sich  nach  seiner  Meinung  am  besten  ein  rohr- 
förmiger  Mantel  mit  Einlassöffnungen  eignen,  der  Uber 
das  Kohr  befestigt  wird  und  in  welchen  mittels  eines 
Schlauches  und  Trichters  die  flüssige  Zementmasse  aus 
einem  oberhalb  der  Kohrgrube  fahrenden  Wagen  zuflietst. 

(El.  Eng.,  24.  4.  1903  ) 

Explosion  von  Aluminiumstaub.  Eine  solche 
ereignete  sich  am  25.  März  in  dem  neu  erbauten 
Aluminiumstampfwerke  einer  mitttlfränkischeu  Bronze- 
faxbenfabrik.  Die  Ursachen  dieser  Explosion  konnten 
bisher  nicht  festgestellt  werden.  Es  wurden  4 Arbeiter 
hierbei  schwer  verletzt,  2 erlitten  leichtere  Verletzungen. 
Die  durch  diese  Explosion  hervorgerufenen  Sach- 
beschädigungen sollen  beträchtlich  sein. 

Von  der  internationalen  Atomgewtehts- 
Kommtsslon.  Der  internationale  Ausschuss  von 
Chemikern,  der  im  Jahre  1900  hauptsächlich  auf  An- 
regung der  deutschen  Wissenschaft  zur  Bestimmung 
der  Atomgewichte  eingesetzt  wurde  und  sus  über 
50  Vertretern  von  chemischen  und  anderen  Gesell- 
schaften besieht,  hatte  beschlossen,  seine  Arbeiten  in 
Zukunft  auf  eine  kleinere  Körperschaft  von  nur  drei 
Mitgliedern  zu  übertragen.  Zu  diesen  wurden  die 
Professoren  Scubert,  Clarke  und  Thorp  gewählt,  die 
jetzt  ihren  Jahresbericht  und  ihre  Vorschläge  ver- 
öffentlicht haben.  Der  Bericht  des  Ausschusses  enthält 
als  Anhang  zwei  Listen  der  Atomgewichte,  eine  für 
Wasserstoff  I,  die  andere  für  Sauerstoff  16  als  Grund- 
lage. Aenderungen  sind  für  notwendig  gehalten  oder 
wenigstens  empfohlen  worden  mit  Rücksicht  auf  die 
Atomgewichte  des  Antimons,  des  Germaniums,  des 
Wasserstoffes,  des  Lanthans,  des  Quecksilbers,  des 
Palladiums,  Selens,  Zinns,  Urans  und  Zirkons.  Das 
Radium  erscheint  zum  erstenmal  in  der  Tabelle,  und 
zwar  mit  dem  Atomgewichte  225. 


Ein  Verfahren  um  Metalle,  namentlich 
Elsen,  auf  eiektrolytlsehem  Wegre  zu  bohren. 

teilt  der  »Metallarbeiter«  mit.  Ein  Strahl  eines  flüssigen 
Elektrolyten,  verdünnte  Schwefelsäure  oder  eine  Salz- 
lösung wird  durch  ein  Stahlrohr  auf  den  zu  bohrenden 
Gegenstand  gespritzt.  Dieser  bildet  die  Anode  eines 
elektrischen  Stromkreises  und  das  Stahlrohr  des 
Elektrolyten  die  Kathode,  so  dass  der  elektrische 
Strom  von  erstcrem  nach  letzterem  fliesst.  Der  Gegen- 
stand wird  an  der  Stelle,  wo  der  Strahl  ihn  trifft,  an- 
gefressen, genau  so,  wie  die  Kupfer-  oder  Silberanode 
im  elektrolytischen  Bade.  Die  Anordnung  bildet  io 
der  Tat  ein  elektrolytisches  Bad,  dessen  Behälter  hier 
die  den  Strahl  umgebende  Luft  bildet.  Der  Apparat 
lässt  sich  in  verschiedener  Weise  ausführen.  Eine  be- 
sonders zweckmässige  Ausfüb rungsform  besieht  darin, 
dass  das  Stahlrohr  bis  an  die  zu  bohrende  Fläche 
heran  tritt  and  damit  in  Verbindung  eine  kleine  Nadel- 
spitze angeordnet  ist,  welche  die  negative  Elektrode 
bildet  und  auf  welcher  sich  die  beim  Bohren  aus- 
geschiedenen Metallteilchen  dann  ablagern. 

Der  neue  Edison-Akkumulator  auf  der 
New-Yorkcr  Automobil-Ausstellung.  Ueber  den 
»Edison-Akkumulator«  ist  bisher,  abgesehen  von  Reklame- 
notizen, eigentlich  recht  wenig  in  die  Oeffendichkeu 
gedrungen.  Auf  der  unlängst  in  New- York  tagenden 
Automobil-Ausstellung  war  nun,  wie  die  » Elektrotechnische 
Zeitschrift,  Wien«  nach  »The  Electricnl  Review«  mitteilt, 
eine  komplette  Edison- Batterie  von  38  Zellen  zu  sehen. 
Wir  entnehmen  dieser  Zeitschrift  hierüber  folgendes: 
Eine  Zelle  wiegt  8-1  kg  und  leistet  bei  fünfstündiger 
Entladung  200  W/Std.  bei  einer  durchschnittlichen 
Klemmenspannung  von  1*3  V.  Um  einen  Einblick 
ins  Innere  der  Zelle  zu  ermöglichen,  war  bei  einer 
Zelle  eine  Wand  des  Stahlblechkastens  ausgebrochen 
ausserdem  waren  einzelne  Elektroden  (neue  und  solche 
mit  längerer  Betriebszeit  hinter  sich)  einer  näheren  Be- 
sichtigung zugänglich.  Auffallend  gering  sind  die 
Plattenabstände  und  desgleichen  sind  die  Platten  selbst 
ausserordentlich  dünn  gehalten  (2-5  mm).  Diesen 
Umstande  dürfte  zum  Teil  ohne  Zweifel  die  vergleichs- 
weise geringe  Abhängigkeit  der  Kapazität  von  der 
Entladestromstärke  zuruschreiben  sein;  diese  Ab- 
hängigkeit ist  bekanntlich  beim  Blei-Akkumulator  in 
hohem  Masse  vorhanden  und  mit  den  Diffusion* Vor- 
gängen der  Schwefelsäure  in  innigem  Zusammenhang 
Eine  Edison-Zelle  von  8-i  kg  Gesamtgewicht  wird 
normal  mit  25  A entladen,  bei  einer  Klemmenspannung 
von  etwas  Uber  1 V und  besitzt  bei  dieser  Bean- 
spruchung eine  Kapazität  von  160  A/Std.  Wird  mit 
einer  achtmal  höheren  Stromstärke  («  200  A)  entladen, 
und  zwar  bis  zur  nämlichen  Spannungsgrenze  (=  l V), 
■o  zinkt  die  Kapazität  auf  nur  125  A/Std.  Laut  Preis- 
liste einer  der  grössten  Akkumulatoren-Fabriken  des 
Kontinentes  ist  die  Entladestromstärke  eines  Traktion*- 
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Elementes  bei  sicbenstündigerEntladung  25  A(=*I75A/St.). 
Hei  rund  viermal  höherer  Belastung,  95  A,  sinkt  die 
praktisch  verfügbare  Kapazität  auf  100  A. 

Es  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  der  Edison-Akkumulator 
hinsichtlich  dieses  Punktes  seinem  Rivalen  sehr  er- 
heblich überlegen  ist. 

Während  der  Entladung  nimmt  die  Dichte  des 
Elektrolytes  nicht  ab,  sondern  um  ein  geringes  zu. 
Edison  behauptet  auf  Grund  mehrjähriger  Versuche, 
dass  ein  noch  so  geringer,  lokaler  Angriff  der  alkalischen 
Lauge  auf  beide  Elektroden  nicht  staufindet  und  eben- 
so wenig  eine  Korrosion,  die  etwa  mit  dem  Zerfallen 
und  Zerfressen  von  Bleisuperoxydplatten  zu  vergleichen 
wäre.  Beim  Blei-Akkumulator  ist  die  der  Entladung 
vorangegangene  Pause  auf  die  Kapazität  von  merkbarem 
Einfluss,  und  swar  ist  die  erreichbare  Kapazität  dann 
am  höchsten,  wenn  der  Ladung  unmittelbar  die  Ent- 
ladung folgt;  beim  Edison-Akkumulator  ist  dieser  Um- 
stand für  die  Kapazität  praktisch  belanglos. 

Besüglich  der  Herstellungskosten  soll  Edison  an-* 
lässlich  der  Eröffnung  der  Automobil-Show  geäussert 
haben,  dass  sich  dieselben  zur  Zeit  noch  um  etwa 
1 1 höher  stellen,  als  die  Gestehungskosten  für  Blei- 
Akkumulatoren.  In  erster  Linie  sind  hieran  die  teueren 
Ausgangsmaterialien,  Nickel  und  nickelplattiertes  Stahl- 
blech schuld.  Das  letztere  wird  angeblich  aus  Deutsch- 
land bezogen,  die  Nickeloxyde  von  dem  amerikanischen 
Nickel-Trust.  Edison  behauptet,  binnen  kurzem  die 
Erzeugungskosten  seines  Akkumulators  beträchtlich 
reduzieren  und  Batterien  in  jeder  beliebigen  Anzahl  für 
die  kommende  Saison  auf  den  Markt  bringen  zu  können. 

In  dem  vor  zwei  Jahren  erschienenen  Aufsatze 
Dr.  Kenncly's  Uber  den  Edison-Akkumulator  wurde 
die  Leistungsfähigkeit  zu  31  W/Std.  pro  kg  Gesamt- 
gewicht angegeben,  nach  den  neuesten  Messungen  be- 
trägt dieselbe  nur  noch  25  W/Std.  (Mit  Bestimmtheit 
ist  anzunehmen,  dass  die  Leitfähigkeit  der  alkalischen 
Lauge  infolge  Absorption  von  Kohlensäure  aus  der 
atmosphärischen  Luft  mit  der  Zeit  zurückgeht;  es  ist 
dies  ein  allen  alkalischen  Akkumulatoren  anhaftender 
Uebclstand,  der  äusserst  schwierig  zu  beleben  ist. 
Der  Ref.)  (The  Electrica!  Review  27.  II.  >903.) 

Scheuern  und  Vernickeln  kleiner  Elsentelle. 

Gegenstände  der  angegebenen  Art  scheuert  man  am 
schnellsten  im  Rollfuss,  das  ungefähr  15 — 20  Um- 
drehungen per  Minute  macht.  Zum  Scheuern  benutzt 
man  gesiebten  Sand,  zum  Polieren  hingegen  Linden- 
späne mit  Lederstückchen  und  fcingepulvertem  Wiener 
Kalk  vermengt.  Aller  sandiger  Staub.  Risse  in  den 
Lederstückchen,  welche  etwa  t ■/*  cm  im  Durchmesser 
und  möglichst  abgerundet  sein  müssen,  sind  zu  ver- 


meiden. Sind  die  Waren  zunderfrei,  so  genügt  die 
trockene  Scheuerung,  werden  sie  indessen  vorher  ge- 
beizt und  ist  dte  Oberfläche  sehr  rauh,  so  fugt  man 
dem  Sand  Wasser  bei.  Die  nasse  Scheuerung  ist,  wenn 
irgend  möglich,  zu  umgehen,  da  die  Artikel  sonst  nach 
dem  Scheuern  getrocknet  werden  müssen,  weil  sie  in 
die  Poliertromniel  vollkommen  trocken  kommen.  Nach- 
dem die  Stücke  in  der  Poliertronimel  den  genügenden 
Glanz  erhalten  haben,  werdeu  die  Waren  gut  ausge- 
siebt, in  lauem  Wasser  von  anhaftendem  Staub  gereinigt 
und  sonach  durch  ein  Gemisch  von  aufgelöstem  unge- 
löschten Kalk  und  rotem  Weinstein  gesogen  und  hier- 
auf äusserst  sorgfältig  von  allem  anhaftenden  Kalk 
durch  Spülen  in  vielem  reinem  Wasser  befreit.  Man 
benutzt  hierbei  ein  Steinseugsieb,  in  das  man  die 
Waren  legt  und  unter  Durcheinanderschütteln  erst  durch 
das  Kalkwntser  und  dann,  wie  angegeben,  durch  das 
Spülwasser  zieht.  Bei  dem  Entfetten  und  Abspüleo  ist 
die  grösste  Sorfnlt  notig,  die  Waren  dürfen  keinesfalls 
mit  der  lland  angefasst  werden  und  müssen  stets  in 
reinem,  mit  Weinstein  oder  pulverisierter  Holzkohle 
versetztem  Wasser  aufbewahrt  werden,  da  sie  an  der 
Luft  leicht  oxydieren.  Aus  dem  Wasser  bringt  man 
die  Waren  in  ein  Nickelbad,  bestehend  aus  500  g 
schwefelsaurem  Ammoniak  und  10  1 destilliertem  Wasser. 
Die  Waren  reiht  man  an  einen  Kupferdraht  so,  dass 
zwischen  jedes  Stück  eine  Glasperle  kommt,  da  sich  die 
Artikel  nicht  berühren  dürfen.  Haben  dieselben  keine 
Oeflhungen,  so  macht  man  sich  ein  Kästchen  aus  feinen 
Messingdrahtgeweben,  welches,  um  unsinnige  Nickel- 
abscheidung zu  vermeiden,  mit  Asphaltlack  lackiert 
wird.  An  zwei  Seiten  lötet  man  zwei  Kupferdrähte, 
die  zum  Einhängen  in  das  Bad  bestimmt  sind.  Von 
den  Lötstellen  aus  gehen  einige  Kupferdrähte  auf  den 
Boden  des  Kästchens,  unter  dem  in  horizontaler  Rich- 
tung eine  Nickelanode  in  8 cm  Abstand  angebracht 
ist.  Ueber  dem  Kästchen  hält  man  eine  Handanode 
und  rührt  mit  einem  Glasstabe  die  Plättchen  herum. 
Die  Vernickelung  geht  so  rusch  von  statten,  ist  haltbar, 
schön,  weiss  und  gleichmätsig.  Als  Anoden  verwendet 
man  gegossene  und  gewalzte,  von  letsteren  mehr  wie 
von  ersteren.  Nachdem  die  Waren  genügend  gedeckt 
sind,  nimmt  man  sie  heraus,  spült  sic  in  lauem  Wasser 
und  trocknet  in  warmen  Linden-  oder  Erlenspänen, 
wonach  man  die  Artikel  zur  Vermeidung  eines  durch- 
schlagenden Kosumtluges  zwei  bis  drei  Stunden  in 
einen  Trockenofen  stellt.  Eine  nachteilige  Wirkung 
können  Eisenteile  auf  das  Nickelbad  nur  dann  ausüben, 
wenn  sic  ohne  Strom  im  Bade  hängen.  Es  ist  deshalb 
stets,  wie  auch  bei  allen  anderen  Bädern,  vor  dem  Ein- 
hängen der  Waren  einzuschalten. 

(Kraft  und  Licht,  Düsseldorf.) 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Langbein,  Dr.  Georg.  Handbuch  der  elektro- 
lytlsehen  galvanischen  Metallniederschläge. 

Leipzig,  1903,  Verlag  von  Julius  Klinckhnrdt,  Preis 
brosch.  M.  7,50,  gebunden  M.  8,50. 

Der  Verfasser  des  vorliegenden  Werkes  steht  seit 
vielen  Jahren  inmitten  der  Metalltechnik,  und  man 
kann  wohl  behaupten,  dass  er  den  grössten  Teil  der  in 
Deutschland  befindlichen  galvanischen  Betriebe  mit  einge- 
richtet hat.  Infolgedessen  isl  das  Buch,  was  den  praktischen 
Teil  anbelangt,  aus  reichen  und  langjährigen  Er- 
fahrungen hervorgegangen,  aus  Erfahrungen,  die  sich  in 
das  kleinste  Detail  der  behandelten  Materie  erstrecken, 
und  dieser  Umstand  spricht  allein  schon  genügend  für 
den  Wert  desselben.  Der  theoretische  Teil  ist  u.  a. 
etwas  zu  breit  geraten,  doch  soll  dies  kein  Vorwurf 
sein,  denn  die  theoretischen  Erörterungen  sind  in  so 
klarer  und  verständlicher  Weise  gegeben,  wie  wir  sie 
selten  jemals  gesehen  haben,  so  dass  ihre  Lektüre  thai* 
sächlich  einen  Genuss  darbietet. 


Perry,  Dr.  John,  F.  B.  S.  Höhere  Analyse  für 
Ingenieure.  Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von 
Prof.  Dr.  Robert  Fricke  und  Oberlehrer  Fritz 
Süchting.  Mit  166  in  den  Text  gedruckten  Ab- 
bildungen, Leipzig  und  Berlin,  1902.  Druck  und  Ver- 
lag von  B.  G.  Teubner,  Ladenpreis  geb.  M.  12, — . 

Ebenso  wie  Sturm’s  Höhere  Analysis  das  grund- 
legende Lehrbuch  für  alle  technischen  Schulen  Frank- 
reichs ist,  ist  es  Perry's  »The  Calculus  for  Engineers« 
für  diejenigen  Englands.  Der  Verlag  hat  sich  deshalb 
sicherlich  ein  Verdienst  erworben,  wenn  er  die  Heraus- 
gabe einer  deutschen  Bearbeitung  dieses  vorzüglichen 
Werkes  dem  deutschen  Ingenieur  zugänglich  machte. 
Wir  zweifeln  nicht,  dass  man  in  den  Kreisen  der 
deutschen  Ingenieure,  an  welche  sich  dieses  Bach  zu- 
nächst wendet,  den  bei  der  Herausgabe  einer  deutschen 
Bearbeitung  desselben  massgebenden  Gedanken  sich 
nicht  verschliessen  wird,  und  in  diesem  Sinne  machen  wir 
unsere  Leser  auf  das  Erscheinen  desselben  aufmerksam. 
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Rlghl,  Prof  AligUStO.  Professor  in  der  Universität 
Bologna  und  Dessau.  Bernhard,  Privatdozent  an  der 
Universität  Bologna.  Die  Telegraphie  ohne  Draht. 

Mit  259  eingedruckten  Abbildungen,  Braunschweig, 
Druck  und  Verlag  von  Friedrich  Vieweg  & Sohn. 
1903,  Preis,  geheftet  M.  12, — , gebunden  M.  13, — . 

Die  Veröffentlichungen  über  Telegraphie  ohne 
Draht  befinden  sich  verstreut  in  den  verschieden* 
artigsten  technischen  und  wissenschaftlichen  Zeit- 
schriften, und  wenn  cs  aua  diesem  Grunde  schon  für 
den  Fachmann  schwer  ist,  sich  einen  einigermassen  er- 
schöpfenden Ueberblick  Uber  dieselben  zu  verschaffen, 
so  ist  es  für  den  Laien  oft  geradezu  ein  Ding  der  Un- 
möglichkeit. Jedes  Werk,  das  die  gesamten  Er- 
scheinungen und  bisherigen  Fortschritte  auf  dem  Ge- 
biete der  drahtlosen  Telegraphie  in  nisammenfassender 
Weise  behandelt,  ist  daher  schon  an  und  für  sich  mit 
Freuden  zu  hegrUssen,  um  so  mehr  also  ein  Werk  wie 


das  vorliegende,  das  in  selten  vollständiger  Weise  und 
unter  reichlicher  Angabe  und  Berücksichtigung  rowie 
kritischer  Würdigung  der  gesamten,  über  den  Gegen- 
stand geschriebenen  Litteratur  die  ganze  Materie  za* 
snmmenfasst.  Um  die  letztere  gleichseitig  einem 
weiteren  Publikum  verständlich  zu  machen,  enthält  der 
erste  Teil  des  Buches  eine  gedrängte  Uebersicht  über 
die  wichtigsten  Sätze  der  Elektrizitätsichre,  an  die  sich 
dann  im  zweiten  Teile  die  systematische  Beschreibung 
der  Telegraphie  ohne  Draht  und  der  damit  bisher  er- 
zielten Erfolge  anschliesst.  Ganz  besonders  möchten 
wir  hervorhelren,  dass  auch  die  Patentlitteratur  sehr 
vollständig  ihre  Berücksichtigung  gefunden  hat,  so  dass 
der  Erfinder  das  Buch  mit  Vorteil  lür  Neuanmcldungec 
u.  s.  w.  wird  benützen  können.  Die  sahireichen  bei- 
gegebenen Abbildungen  erleichtern  das  Verständnis, 
soweit  dies  bei  der  klaren  Sprache  und  der  Ausführ- 
lichkeit der  Darstellung  überhaupt  noch  nötig  ist. 


GESCHÄFTLICHES. 


Wien.  Henckel  & Jordan,  Kommanditgesell- 
schaft zur  Erzeugung  von  Kohlen  für  elektrische  Zwecke. 
In  die  Gesellschaft  sind  4 Kommanditisten  eingetreten. 

ElektrogravQre,  Gesellschaft  m.  b.  H., 
Leipzig.  Das  Stammkapital  ist  durch  Beschluss  der 
Gesellschafter  auf  vierhunderttausend  Mark  herabgesetzt 
worden. 

Wien.  Bosnische  Elektrlzitfits-Akttengesell- 
sehaft  in  Jajee,GeneralreprAsentanz  fdr  Oester- 
releh.  Gegenstand  des  Unternehmens  ist  die  gewinn- 
bringende Verwertung  der  Wasserkräfte  in  Bosnien  und 
der  Herzegovina  durch  Errichtung  von  entsprechenden 
Anlagen  zur  Fassung  derselben,  von  Kraftstationen  und 
Fernleitungen,  Ausnützung  der  gewonnenen  Kraft  durch 
entgeltliche  pachtweise  Abgabe  und  durch  Errichtung 
elek  t röche  m isc  heroder  anderer  Industrieen  und  Unter- 
nehmungen, der  Handel  und  Transport  von  industriellen 
Produkten, sowie  der  hierzuerforderlichen  Rohmaterialien. 
Das  Grundkapital  der  Gesellschaft  beträgt  1 000000 
Kronen. 

Die  DynamobQrstenfabrlk  L Boudreaux, 

PaPlS,  8 Ruc  llautefcuille,  sendet  uns  einen  Prospekt 
über  ihren  Dynamokohlenhalter  »Supra«,  über  den 
»Sciences,  Art«,  Nature«  folgendes  schreiben: 

Der  neue  Kohlcnluilter  »Supra«  ist  mit  der  grössten 
Sorgfalt  in  allen  seinen  einzelnen  Bestandteilen  aus- 
studiert worden  und  zeichnet  sich  ganz  besonders  durch 
seine  grosse  Einfachheit  aus. 

Der  stählerne  Hebel,  der  die  Kohle  trägt,  besteht 
aus  zwei  unabhängigen  Teilen,  welche  ineinander 


greifen.  Der  eine,  ist  durch  die  Spannung  seines  ge- 
spaltenen Ringes  fest  auf  dem  Bürstenhalter-Bolzen  be- 
festigt. Der  gabelförmige  Teil  spielt  mittelst  der  zwei 
festen  Ringe  um  diesen  Bolzen.  Am  entgegengesetzten 
Ende  dieser  Vorrichtung  übt  eine  Spirale  durch  ihre 
Spannung  einen  fortgesetzten  Druck  des  Schleifkontakts 
nus  und  zwar  senkrecht  und  in  normaler  Richtung. 

Der  Kohlenhaltcr,  im  engeren  Sinne,  besteht  aus 
zwei  Stücken,  welche  zusammen  eine  Klammer  bilden 
zwischen  deren  Hacken  der  Kohlenblock  fest  eingespannt 
bleibt. 

Durch  diese  Vorrichtung  besteht  zwischen  dem 
Kohlcnblock  und  dem  Kollektor  ein  inniger  Kontakt, 
welcher  die  Funkenbildung  verhindert  und  bewirkt,  dass 
der  erzeugte  Strom  konstant  bleibt  und  vollständig  aus 
genützt  wird. 

Die  Akkumul&torenwerke  Zinnemann  & Co. 
Berlin  NW.,  Sten<l:derstras«e,  senden  uns  ihren  Prospekt 
über  Akkumulatoren  für  l'rakiionszwecke,  insbesondere 
für  Automobilen,  den  wir  der  Beachtung  unserer  Leser 
empfehlen. 

Die  R&aber  Akkumulatorenwerke  Aktien- 
gesellschaft, Wien,  teilt  uns  mit,  dass  dieselbe  auch 
in  lungbunzlau  eine  Fabrik  errichtet  hat.  Die  F'irma  wird 
künftighin  lauten:  »Allgemeine  Akkumulatoren- 
werke  Aktiengesellschaft.«  Das  Zentralbureau  be- 
findet »ich  in  Wien  I.,  Bartensteingasse  No.  8 In  Budapest 
wird  gleichzeitig  ein  Ingenieurbureau  VI  Podmanicxky 
uteza  29,  errichtet. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

Zusnminengcstellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Datchow.  Berlin  NW.,  Marien -Strasse  17. 


Deutsches  Reich. 

Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  c.  M.  22  242.  Elektromagnetische  Kontakt  Vorrichtung. 
Dr.  Paul  Meyer,  Akt.*Ges.,  Berlin. 

Kl.  2t  f.  G.  16917.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Glüh* 
Umpenfäden  aus  reinem  Iridium.  Robert  Jacob 
GUIcher,  Charlotten  bürg,  Schltitcrstr.  26  a. 

Kl.  21  f.  G.  17742.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Glüh- 
lampenfaden aus  reinem  Iridium.  Zu«.  z.  Anm, 
G.  16917.  Robert  Jacob  Gülcher,  Charlotten* 
bürg.  Schlüterstr.  26a. 

Kl,  2 1 f.  G.  15927.  Elektrische  Bogenlampe  mit  einer  in- 
differenten und  einer  verdampfbaren  Elektrode. 
General  Electric  Company,  New-York. 


Erteilungen. 

Kl.  ! 2 1.  142  713.  Apparat  zur  Elektrolyse  von  Alkali* 
Salzlösungen  mit  zwischen  Anoden-  und  Kalhoden- 
kammer  über  einerlcitcnden  Bodenplatte  zirkulierendem 
Quecksilber.  James  Green  wood,  London. 

Kl.  2ib.  1427(4.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Nickcloxydelektrodcn.  Dr.  Rudolf  Guhl,  Hagen  i.  W. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  2 1 b.  197746.  Galvanisches  Element  mit  luftdicht 
abgeschlossenem  Gefäss  und  voneinander  unabhängigen 
Elektroden,  Soci6te  anonyme  Le  Carbone,  Levallois- 
Parret  b.  Paris,  mit  Niederlage  in  Frankfurt  a.  M. 

Kl.  26c.  198089.  Isolierkörper  zur  Aufnahme  elektrischer 
Leitungen  mit  einem  vermessingten  Eisenmantel. 
Gebrüder  Adt,  Akt.-Gez.,  Ensheim. 
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DIE  ELEKTROCHEMIE  AUF  DEM  V.  INTERNATIONALEN 
KONGRESS  FÜR  ANGEWANDTE  CHEMIE  ZU  BERLIN, 
VOM  2.-8.  JUNI  1903. 


Auf  dem  V.  Internationalen  Kongress 
für  angewandte  Chemie  war  die  Sektion  X 
»Elektrochemie  und  physikalische  Chemie« 
in  jeder  Hinsicht  gut  vertreten.  Sowohl  die 
Anzahl  der  Teilnehmer,  wie  auch  diejenige 
der  angemeldeten  und  gehaltenen  Vorträge 
konnte  in  jeder  Hinsicht  befriedigen.  Fast 
alle  Nationen  hatten  entweder  Vortragende 
oder  Hörer  in  diese  Abteilung  entsendet,  und 
es  kann  zu  ganz  besonderer  Genugthuung 
konstatiert  werden,  dass  die  hervorragendsten 
Vertreter  der  praktischen  Elektrochemie 
persönlich  zu  dem  Kongresse  erschienen 
waren. 

Bei  der  grossen  Anzahl  und  bei  der 
Bedeutung  dieser  Vertreter  muss  es  eigentlich 
wundernehmen,  dass  die  Kongressleitung  die 
Elektrochemie  mit  der  physikalischen 
Chemie  zu  einer  einzigen  Sektion  verband. 
Das,  was  für  manche  Zeitschrift  sich  aus  hier 
nicht  zu  erörternden  Gründen  als  eine  Not- 
wendigkeit ergab,  die  Pflege  zweier  Wissen- 
schaften, ist  noch  lange  keine  Notwendigkeit  für 
die  Elektrochemie.  Dieselbe  bildet  einen 
hervorragenden  Zweig  der  modernen  Wissen- 
schaftsowohhvie  der  Technik,  einen  Zweig,  dem 
diegrösstewirtschaftlicheBedeutung  zukommt. 
Die  elektrochemischen  Anlagen  der  Welt 
sind  zum  teil  so  gross,  dass  sie  sich  den 


grössten  Anlagen  rein  chemischer  Natur 
wohl  an  die  Seite  zu  stellen  vermögen.  Die 
Elektrochemie  schafft  heutzutage  Werte  von 
eminentester  Bedeutung.  Wissenschaftlich 
wie  technisch  stellt  sie  ein  scharf  begrenztes 
Gebiet  dar.  Zu  welchem  Zwecke  ist  es 
also  nötig,  sie  immer  und  immer  wieder, 
wenigstens  in  Deutschland,  mit  einem  Zweige 
der  Physik  zu  verquicken,  dem  heutzutage 
zwar  eine  hohe  wissenschaftliche,  aber  vor- 
erst doch  immerhin  hauptsächlich  noch 
theoretische  Bedeutung  zukommt?  Diese 
Verquickung  ist  um  so  unverständlicher, 
wenn  man  sich  vor  Augen  hält,  dass  die 
Elektrochemie,  wenn  man  sie  schon  nicht 
als  selbständige  Wissenschaft  betrachten 
will,  doch  immerhin  dann  als  ein  Zweig 
der  Chemie  und  nicht  als  ein  solcher  der 
Physik  zu  behandeln  wäre,  denn  chemische 
Wirkungen  sind  es,  die  der  elektrische 
Strom  hervorbringt.  Wenn  man  sich  aber 
auf  den  Standpunkt  stellen  wollte,  dass 
die  Elektrochemie  aus  dem  Grunde  zur 
Physik  gehöre,  weil  bei  ihr  die  Dissociation, 
die  Osmose,  die  Gesetze  des  Gleichgewichts, 
usw.  usw.  eine  Rolle  spielen,  dann  könnte 
man  ebenso  gut  und  mit  gleichem  Rechte 
auch  die  Chemie  oder  die  Physiologie  als 
einen  Zweig  der  Physik  betrachten,  denn 
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auch  auf  diesen  Gebieten  finden  wir  die 
gleichen  Verhältnisse  und  Erscheinungen. 

Der  Zusammenhang  zwischen  Elektro- 
chemie und  Physik  ist  also  durchaus  kein 
festerer,  als  der  zwischen  Chemie  und  Physik. 
Die  elektrochemische  Technik  benutzt  die 
Resultate  physikalischer  Erkenntnis  keines- 
wegs mehr,  als  die  Chemie  dies  thut.  Die 
praktischen  Erfolge  der  Elektrochemie 
sind  solche,  dass  sie  ihr  die  Selbst- 
ständigkeit voll  und  ganz  sichern.  Es 
ist  also  gar  nicht  einzusehen,  warum  man 
— wie  wir  immer  und  immer  wieder  be- 
tonen, gerade  in  Deutschland  — die 
Elektrochemie  nicht  selbständig  behandeln 
will  und  sie  mit  der  physikalischen  Chemie 
zusammenwirft  und  warum  man  immer 
wieder  den  Anschein  zu  erwecken  versucht, 
als  ob  die  Hypothesen  der  modernen  physi- 
kalischen Chemie  einen  wesentlichen  Einfluss 
auf  die  Entwickelung  der  Elektrochemie 
ausgeübt  hätten,  und  als  ob  die  letztere  dieser 
Hypothesen  zu  ihrer  Weiterentwickelung 
bedürfe. 

Speziell  auf  dem  Kongress  wurde  cs 
uns  von  seiten  ausländischer  Vertreter  wieder- 
holt bestätigt,  dass  man  den  Grund,  warum 
dies  in  Deutschland  so  sei,  absolut  nicht 
einzusehen  vermöge.  Das  ganze  Ausland 
behandelt  die  Elektrochemie  als  einen  selbst- 
ständigen Zweig  und  nur  in  Deutschland 
wird  sic  immer  als  ein  Appendix  der  physi- 
kalischen Chemie  hingestellt.  Vielleicht  hat 
man  dies  für  nötig  erachtet,  weil  nach  dem 
geschmackvollen  Ausspruche  eines  Vertreters 
der  physikalischen  Chemie  »der  Gaul  der 
Elektrochemie  sich  nicht  gerade  in  glänzendem 
Futterzustande  befindet«.  Abgesehen  davon, 
dass  wir  die  Richtigkeit  dieser  Ansicht 
durchaus  bestreiten  müssen,  konnten  wir 
bisher  noch  nicht  bemerken,  dass  das  Thun 
und  Lassen  der  modernen  physikalischen 
Chemiker  diesem  Gaul  irgendwie  auf  die 
Reine  geholfen  hätte  — im  Gegenteil: 
wir  können  nur  konstatieren,  dass  die  Elektro- 
chemie da,  wo  sie  sich  vollkommen  frei  und 
unabhängig  von  der  physikalisch-chemischen 
Bevormundung  entwickelt,  nämlich  im  Aus- 
lande, — die  hervorragendsten  Erfolge  auf- 
zuweisen hat,  Erfolge,  denen  wir  in  Deutsch- 
land leider  recht  wenig  gegenüberstellen 
können,  insbesondere,  wenn  wir  die  Thatig- 
keit  der  in  der  physikalischen  Chemie  ihr 
Heil  erblickenden  Elektrochemiker  in  Betracht 
ziehen. 

Es  wäre  unrecht  an  unserer  Wissenschaft, 
der  Elektrochemie,  gehandelt,  wenn  man  diese 
Verhältnisse  nicht  einmal  offen  zur  Sprache 
bringen  wollte,  und  wir  werden  sic  in  einiger 


Zeit  an  der  Hand  reichen  Materials  eingehend 
und  ausführlich  beleuchten.  Unser  heutiges 
Thema  ist  die  Besprechung  des  Kongresses, 
der  wir  die  vorstehenden  Ausführungen  kurz 
vorausschicken  zu  müssen  glaubten,  damit 
bei  künftiger  Gelegenheit  die  Elektrochemie 
als  das  behandelt  wird,  was  sie  in  der  That 
ist:  als  ein  selbständiger  Zweig  der 
Wissenschaft  und  Technik. 

Anf  dem  Kongresse  selbst  waren  die 
Vorträge  über  elektrochemische  Themata 
und  solche  physikalisch-chemischer  Natur 
bunt  durcheinandergemengt,  und  der  auf- 
merksame Beobachter  konnte  aus  der  Art 
und  Weise  der  Aufnahme  der  einzelnen 
Vortrage,  aus  derEntwickelutigdei  Diskussion, 
sowie  aus  der  Persönlichkeit  und  Nationalität 
der  Diskutierenden  selbst  recht  interessante 
Schlüsse  ziehen.  Es  sei  noch  vorausgeschickt, 
dass  sich  auch  einige  Vorträge  rein  physi- 
kalischer Natur,  die  ja  zum  Teil  sehr  inter- 
essant waren,  die  aber  absolut  nicht  hierher 
gehörten,  mit  eingeschlichen  hatten,  — so 
dass  man  also  — wenigstens  was  dieZusammen- 
setzung  des  Programmes  anbetrifft  — doch 
einen  Einfluss  der  Physik  konstatieren  konnte, 
wenn  auch  einen  nicht  gerade  wünschens- 
werten. 

Die  Sitzungen  wurden  am  3.  Juni,  3 Uhr 
nachmittags,  mit  einem  Vortrag  vom  Pro- 
fessor Nernst-Göttingen  eröffnet,  der  über 
»Dampfdichtebestimmungen  bei  sehr  hohen 
Temperaturen*  sprach.  Dieser  Vortrag  war 
wissenschaftlich  sehr  hervorragend  und  es 
erregte  besonders  die  Bestimmung  des 
Molekulargewichts  des  Schwefels  bei  2000' 
grosses  Interesse;  nichtsdestoweniger  erschien 
uns  die  Behandlung  eines  derait  rein  physi 
kalischen  Themas  in  der  Abteilung  Elektro- 
chemie und  physikalische  Chemie  etwas 
deplaciert.  Uebcr  den  »Elektrischen  Wider- 
standsofen«, über  den  Herr  Dr.  O.  Fröhlich- 
Berlin  vortrug,  konnten  die  Hörer  aus  dem 
Vortrage  wohl  keine  vollständige  Klarheit 
gewinnen  Eine  Anzahl  weiterer  sehr  inter- 
essanter Vorträge  musste  leider  ausfallen, 
so  dass  an  diesem  Tage  nur  noch  Traube 
und  Tcichner  mit  dem  Vortrag  »Ein  Versuch 
über  die  kritische  Dichte«  zu  Worte  kamen. 

Der  glänzendste  Tag  der  Sektion  X 
des  Kongresses  war  der  4.  Juni,  an  dem 
fast  ausschliesslich  Thematc  aus  der  elektro- 
chemischen Praxis  behandelt  wurden.  Es 
kann  hier  nicht  unsere  Aufgabe  sein,  jeden 
einzelnen  Vortrag  aufzuzählen,  und  wir  geben 
deshalb  nachstehend  nur  die  Titel  derjenigen 
wieder,  die  für  Elektrochemiker  besonderes 
Interesse  darboten,  und  behalten  uns  vor, 
auf  einzelne  derselben  noch  referierend 
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zuruckzukommen.  Moissan  sprach  über 
Metallcarbide,  rin  Vortrag,  dessen  hauptsäch- 
lichsten Inhalt  unsere  Leser  aus  der  Original- 
abhandlung dieses  Autors  im  vorigen  Hefte 
unserer  Zeitschrift  ersehen.  Eine  interessante 
Uebersieht  alles  dessen,  was  die  wissenschaft- 
liche und  praktische  Elektrochemie  auf  dem 
Gebiete  der  anorganischen  Chemie  geleistet 
hat,  gaben  Koerstcr  und  Hrandeis.  Marie 
sprach  über  die  elektrolytische  Reduktion 
von  gesättigten  und  ungesättigten  Sauren. 
Lebeau-Paris  über:  »Sur  les  constituants 
des  produits  silicitfs  de  l'electromctallurgie«. 
Von  weiteren  Vortragen  seien  noch  die 
folgenden  angeführt:  G.  Gin,  Paris: 

Fabrication  de  l’aluminium.  Dr.  H.  Gold- 
schmidt,  Essen:  Ucber  Stahlerzeugung  im 
elektrischen  Ofen.  Edward  R.  Taylor,  Penn 
YamThe  manufacture  ofBi-SulphideofCarbon 
in t he electric furnace.  Professor G u n t z , Nancy : 
Sur  Ic  preparation  du  Baryum.  Professor 
lJr.  W.  Nernst,  Gottingcn:  Ucber  elektro- 
chemische Maasseinheiten.  Ch.  Marie,  Paris: 
Bericht  der  auf  dem  Pariser  Kongress  im 
Jahre  1900  ernannten  Maasseinheiten  Kom- 
mission Professor  Dr.  C.  Zengclis,  Athen: 
Ucber  die  chemischen  Reaktionen  bei  den 
höchsten  Temperaturen  und  ihre  industrielle 
Anwendung.  Privatdozent  Dr  Max  Hoden- 
stein, Leipzig  und  Professor  Dr.  Guido 
Bodlander,  Braunschweig:  Chemische 

Kinetik  der  Kontaktschwefelsaurc.  Prolessor 
Dr.  K.  Elbs,  Giessen  und  Dr.  Max  Büch- 


ner, Mannheim:  LTeber  die  Bedeutung  der 
Elektrolyse  für  die  präparative  organische 
Chemie.  Dr.  Graf  Schwerin,  Höchst: 
Ucber  praktische  Anwendung  der  elek- 
trischen Endosmose.  Mit  Demonstrationen. 
Professor  Dr.  VV.  D.  Bancroft,  Ithaca,  N.  Y. 
und  Professor  Dr.  A.  A.  Noycs,  Boston. 
Mass.  Outline  of  Researches  in  Physical 
Chemistry  made  in  America  sincc  1900. 
Professor  Dr.  \V.  D.  Bancroft,  Ithaca: 
Constant  Voltage  und  constant  Current 
separations.  Direktor  II.  Nissenson,  Stol 
herg  und  Privatdozent  Dr.  H.  Danecl. 
Breslau:  Die  quantitative  Trennung  und 

Fällung  von  Metallen  durch  Elektrolyse. 
Dr.  Werner  von  Bolton,  Charlottcnburg: 
Uebcr  das  Leuchten  der  Ionen.  Dr. 
II.  Sackur,  Berlin:  Ueber  Einrichtung  von 
galvanischen  Anstalten  unter  Vorführung 
eines  neuen  Apparates.  Privatdozent  Dr. 
W.  Locb.  Bonn:  Die  Bedeutung  des 

Kathodenmaterials  bei  der  Reduktion  des 
Nitrobenzols.  Professor  Charles  Combcs, 
Paris:  Fabrication  llectrique  de  l’acier.  M. 
P.  Hcroult,  Paris:  Fabrication  clectrolytique 
de  la  soude.  B.  Set  lick,  Prag:  Ueber  das 
Verkupfern  und  über  galvanische  Ueberzuge 
auf  Aluminium  und  seinen  Legierungen  u.  s.  w. 
u.  s.  w. 

Obsrhon  sich  in  Berlin  eine  ziemliche 
Anzahl  grosserer  elektrochemischer  Betriebe 
befindet,  waren  Exkursionen  von  Seiten  der 
Sextion  X in  solche  nicht  vorgesehen  worden 


DER  ELEKTRISCHE  OFEN. 

SEIN  URSPRUNG,  SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE 
ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Mine!, 

Ileroutgeher  der  ZeiUchnft  »L'Electrochimle*. 

(Foructinne.) 


Der  Borehers'sehe  Ofen. 

Der  Kathodenofen  von  B orc  h c r s (Fig.  68) 
erinnert  an  den  bereits  besprochenen  Hö- 
roult'schen:  er  lasst  sich  auf  die  Elektro- 
metallurgie des  Aluminiums  anwenden;  ein 
Eisentiegel  T mit  Boden  aus  fcucrlestcn 
Ziegeln  ß ist  im  Innern  mit  einer  Bekleidung 


aus  Thonerde  /■’  oder  aus  einer  schwer 
schmelzbaren  Aluminium  Verbindung  ver-chrn. 

In  der  Bekleidung  des  Bodens  1 t eine 
Stahlplatte  A’  angebracht,  in  die  eine  Kupfer- 
rohre  ß eingeschränkt  ist;  diese  Rohre  kann 
mit  Wasser  oder  auf  andere  Weise  ahge 
kühlt  werden. 
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Fi^.  68.  Ofen  Horcher», 

Eine  engere  Ansatzröhre  sorgt  für  Zufuhr 
von  kaltem  Wasser;  das  warme  Wasser 
fliesst  durch  die  Röhre  X ab,  die  in  das 
Rohr  R bis  nahe  an  sein  oberes  Ende 
eindringt. 

Zu  gleicher  Zeit  dienen  die  Rohre  R 
und  die  Stahlplatte  als  Kathode  bei  Beginn 
der  Operation.  Der  dicke  Stab  A dient  als 
Anode. 

Willson’seher  Ofen. 

Unter  den  zahlreichen  von  Willson 
konstruierten  Ofenformen  wollen  wir  hier 
zwei  betrachten,  die  zur  Klasse  der  Kathoden- 
öfen gehören  und  im  Jahre  1890  konstruiert 
worden  sind. 


Fis.  69.  Ofen  Wiilson,  1.  Type  (1890). 


Fig.  70.  Ofen  Willson,  2.  Type  (1890). 

Dieser  Apparat  hat  besonders  zur  Her- 
stellung von  Aluminiumbronze  mit  Hülfe 
von  Kupfer  und  Korund  gedient;  er  ist 
nicht  mit  Abflussöffnung  versehen  und  daher 
auch  nicht  als  Ofen  für  kontinuierlichen 
Betrieb  zu  betrachten. 

Die  zweite,  im  selben  Jahre  konstruierte 
Form  erinnert  an  den  Hdro  ult 'sehen  Ka 
thodenofen. 

Ein  Kohlentiegel  B ist  in  einem  Kasten 
aus  Mauerwerk  A angebracht  (Fig.  70}  und 
steht  bei  a durch  die  Metallplatte  b in  Ver 
bindung  mit  dem  Stromleiter;  der  andere 
Pol  wird  durch  einen  dicken  Kohlenstab  C 
dargcstellt,  der  vermittelst  der  Klemme  c an 
einer  Schraube  g hängt,  die  man  mit  Hülfe 
des  Rades  A hinauf-  und  herunterschiebeu 
kann. 

Bulller'iehe  Oefen. 

Bullicr  hat  eine  gewisse  Anzahl  von 
ganz  besonders  für  die  Darstellung  von 
Calciumcarbid  bestimmten  Oefen  konstruiert; 


Die  erste  Form  wird  durch  eine  Vor- 
richtung charakterisiert,  deren  Zweck  es  ist. 
die  Abnutzung  der  Anode  (Fig.  69)  zu  ver- 
mindern, die  bei  elektrischen  Oefen  mit 
Wärme  und  elektrolytischer  Wirkung  sehr 
bedeutend  ist. 

Zu  diesem  Zweck  besteht  die  Anode 
aus  einer  Kohlenröhre,  in  deren  Inneres  ein 
Wasserstoflstrom  geleitet  wird  oder  auch 
ein  solcher  von  Leuchtgas  oder  einem 
anderen  Kohlenwasserstoff. 
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hier  sollen  die  beiden  Haupttypen  beschrieben 
werden. 

Der  ersteist  für  ununterbrochenen  Betrieb. 
Die  Mauern  bestehen  aus  feuerfesten  Ziegeln 
(Fig.  71);  die  Sohle  ist  aus  Metall  oder  aus 
Kohle;  sie  ist  mit  Gelenken  versehen  und 
wird  vermittelst  eines  Gegengewichts  und 
eines  Verschlusses  festgehalten,  sie  stellt 
den  negativen  Bol  dar.  Ein  Kohlenstab 
bildet  die  positive  Elektrode. 


Kif.  71.  Ofen  Hullier,  l.  Type  (1894;. 

Im  Laufe  des  Eortschreitens  der  Reaktion 
entstellt  in  der  Umgegend  der  Kathode  eine 
Höhlung,  in  der  sich  das  geschmolzene 
Karbid  absetzt;  man  hebt  allmählich  die 
positive  Kohle  in  die  Hohe,  und  die  Karbid- 
massc  nimmt  ständig  an  Volumen  zu. 

Am  Schlüsse  der  Reaktion  enthalt  der 
Ofen  einen  dicken  Block  Calciumkarbid,  den 
man  nach  erfolgter  Abkühlung  entlernt. 

Die  zweite  Form  der  Bullier'schcn 
Oefen  (Fig.  72)  ist  für  kontinuierlichen  Be- 
trieb; dieselbe  gehört  zur  Klasse  der  Kathoden- 
ofen. von  der  wir  weiter  oben  verschiedene 
Beschreibungen  gegeben  haben. 

Dieser  Ofen  besteht  aus  einem  Unter 
bau  aus  Ziegeln  A,  dessen  Boden  in  der 
Mitte  mit  der  festen  Elektrode  E aus  kom- 
primierter und  kalzinierter  Kohle  versehen 
ist.  ln  diesen  Block  reichen  die  Enden  der 
Kabel  /"hinein,  die  dem  einen  Maschincnpole 
entsprechen.  Der  Bottich  aus  Mauerwerk 
A ist  in  einen  Eisenblechkasten  B cingchüllt. 

Die  Giessform  H ist  zur  Aufnahme  des 
geschmolzenen  Karbids  im  Augenblick  des 
Ausleerens  bestimmt. 

Im  Mittelpunkt  des  Bottichs  ist  die  be 
weglicheElektrode  / angebracht, deren  Kopf  J 
genau  so  zugeschnitten  ist,  dass  der  Elek- 
trodenhalter hineinpasst. 


Das  Ganze  ist  mit  einer  Haube  U be- 
deckt, die  durch  den  Schornstein  den  Staub 
und  Dampf  in  die  Atmosphäre  leitet. 


Einige  Formen  dieses  Ofens  können  einen 
Strom  von  2500  Amp.  40  Volt,  d.  h.  100 
Kilowatt,  benutzen.  Diese  Form  wird  augen- 
blicklich in  den  Minen  der  Soci^td  des 
Carbures  Mctalliquc,  die  die  Bullier- 
sehen  Ratente  verwertet,  zur  Anwendung  ge- 
bracht 

Oln-Leleaz’seher  Ofen. 

Fig.  73  stellt  einen  Längsschnitt, 
Fig.  74  einen  Querschnitt  dieses  Ofens 
dar,  der  auch  ein  Kathodenofen  für  kon- 
tinuierlichen Betrieb  ist. 

Dieser  Ofen  funktioniert  in  der  Weise, 
dass  die  zu  behandelnden  Substanzen  — oder 
das  Produkt  — zum  Glühen  gebracht  werden; 
die  Bildung  eines  Bogens  wird  sorgfältig 
vermieden.  Kr  enthält  einerseits  eine  Vertikai- 
elcktrode.  die  hinauf-  und  himintergcschoben 
und  beliebig  reguliert  werden  kann,  und 
andererseits  eine  Sohle  besonderer  Form, 
die  auf  einem  Wagen  ruht  und  mit  Ver- 
bindungen versehen  ist,  derart,  dass  sie  schnell 
eingeschaltet  werden  kann. 

Die  Arbeit  des  Ofens  erfolgt  einzig  und 
allein  infolge  des  Joule'schcn  Warme  - 
effekts.  Die  gemengten  Substanzen  steigen 
zwischen  die  Elektrode  und  die  Sohle  hinab 
und  bilden  einen  widerstandsfähigen  Zwischen 
leitcr.  Der  Durchgang  des  Stromes  erhitzt 
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Fig.  73-  Ofen  Gin  Leleux,  Länßuchniil. 


die  Substanzen,  und  man  erhalt  so  die  für 
die  Reaktion  erforderliche  Temperatur. 

Siemens  und  Halske'soher  Ofen. 

Seit  drei  bis  vier  Jahren  verwendet  man 
in  Deutschland  bei  der  Darstellung  des 
Calciumkarbids  einen  Ofen  besonderer, 
charakteristischer  Form,  der  von  Siemens 
& Halske  konstruiert  ist. 

Die  obere  Elektrode  (Fig.  75)  RR  ist 
röhrenförmig,  und  am  unteren  Teil  ist  zum 
Fortschaffen  des  Karbids  ein  Kanal  ange- 
bracht. 

Der  Lichtbogen  bildet  sich  zwischen 
dem  unteren  Teil  der  Röhrenclcktrode  und 
dem  Kohlenboden  des  Tiegels.  Die  Sub- 
stanzen M bilden  eine  den  Bereich  des  Licht- 
bogens schützende  Schicht,  die  das  sich  bei 
der  Reduktion  des  Kalks  durch  Kohle  bil- 
dende Kohlenoxyd  zwingt,  vor  dem  Ver- 
brennen durch  die  Röhrenelektrode  RR  und 
die  Blechröhre  E,  die  daran  angebracht  ist, 
zu  entweichen,  so  dass  dasselbe  erst  an  der 
Oeffnung  F dieser  Röhre  sich  entzünden 
kann. 


lüg.  74-  Ofen  Gin-Leleux,  Quereclinitt. 


Das  gebildete  Karbid  fliesst  in  das  Knie 
des  Abflusskanals  und  bildet  dort  dicke 
Massen,  die  man  nach  dem  Erkalten  aus 


Fig.  75.  Ofen  Siemens  & Halske. 
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Fig.  76.  Schnitt  durch  die  Elektrode 
des  Ofens  Siemens  & Halske. 


dem  Horizontalteile  lierausnimmt.  DasKarbid 
wird  also  ununterbrochen  gebildet,  und  der 
Ofen  gehört  der  kontinuierlichen  Form  an. 
Wenn  man  bei  diesem  Ofen  den  Abfluss- 
kanal fortlässt  und  die  Octfnung  des  Tiegels 
schliesst,  kann  man  das  Karbid  in  Broten 
darstellen,  und  dann  gehört  der  Ofen  der 
Klasse  der  diskontinuierlichen  Ocfcn  an. 

Der  charakteristische  Teil  dieses  Ofens 
ist  seine  Köhrenelcktrode  (Fig.  76).  Die- 
selbe besteht  aus  einem  Hohlzylinder  von 
1 Meter  Höhe  und  55  cm  Durchmesser.  Da 
es  schwierig  ist,  Teile  von  derartigen  Dimen- 
sionen aus  einem  Stucke  herzustellen,  so 
bestehen  die  Elektroden  aus  etwa  40  Einzel- 
stücken, die  in  einander  hineinpassen. 


zum  Ansammeln  von  Gasen  und  Staubteilen 
angebracht  sind. 

Der  Boden  dieses  Bottichs  besteht  aus 
einem  beweglichen  Tiegel,  der  auf  einem 
Wagen  ruht  und  in  dem  das  Schmelzen  er- 
folgt; er  ist  an  seinem  Boden  mit  Kohlen- 
tafeln versehen  und  stellt  die  eine  Elek- 
trode dar. 

Clmrke'seher  Ofen. 

Der  erste  Clarke'sche  Ofen  wurde  im 
Jahre  1895  erfunden  und  gleicht  dem  zur 
Darstellung  von  Eisenaluminium  verwandten 
Cowlcs'schen  Ofen.  Die  neueste  Form 
besteht  aus  einer  die  eine  Elektrode  bildenden 
und  sehr  tief  angebrachten  Sohle.  Sobald 
die  verhältnismässig  diinnc  Oxydschicht  re- 
duziert ist,  hebt  man  die  Seitenwände  des 
Ofens  mit  Hilfe  von  Ziegeln  in  die  Höhe, 
giebt  eine  neue  Charge  hinzu  und  schiebt 
allmählich  die  zweite  Elektrode  in  die  Höhe, 
die  im  Mittelpunkte  angebracht  ist. 

Klng'seher  Ofen. 

Dieser  von  Morchead  de  Chalmont 
und  King  erfundene  Apparat  wird  in  den 
Wi  11  so n sehen  Werken  zu  Niagara  ange- 
wandt. Er  unterscheidet  sich  von  dem  Oien 
der  Spray  sehen  Werke  nur  durch  Einzel- 
heiten der  Konstruktion, 

Gearlng'scher  Ofen  (1895). 

Derselbe  wurde  in  der  Absicht  vorge- 
schlagen, mit  dem  elektrischen  Strom  die 
Substanzen  gleichförmiger  anzugreifen  und  die 


Der  Ofen  der  Wlllson- Aluminium-Company. 

Fig.  77  stellt  einen  der  Willson'sclien 
Oefen  dar,  der  in  Spray  (Nordcarolina)  von 
der  die  Patente  verwertenden  Gesellschaft 
angewandt  worden  ist.  Dieser  Ofen  besteht 


Fig.  77,  Ofen  der  \Villsou*AliiiuiDium-Coinpany. 

aus  einem  Bottich  ans  Mauerwerk,  in  dessen 
Wänden  Feuerkanäle  zur  Beschickung  sowie 


Fig.  78.  Ofen  Gearing. 

Abnutzung  der  Kohlen  zu  regulieren;  er 
sieht  dem  Kathodenofen  Hcroult's  ähnlich 
und  ist  ausserdem  (Fig.  78)  mit  einer  Vor- 
richtung für  die  Positivkohlc  versehen,  die 
dieser  eine  Rotationsbewegung  um  die  Ofcn- 
aclise  ermöglicht,  sowie  mit  einem  Füll- 
trichter, der  am  Anodcnhalter  festsitzt  und 
beständig  die  zu  behandelnden  Substanzen 
vor  die  Kohle  schüttet. 
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VIneent 'scher  Ofen  (1886). 

Dieser  sehr  gut  durchgearbeitete  Ofen 
ist  für  kontinuierlichen  Betrieb  eingerichtet. 
Die  Elektroden  (Fig  79)  bestehen  aus  kom- 


primierter Kohle  von  rechteckiger  Form; 
ihr  Abstand  wird  automatisch  vermittelst 
eines  Solenoids  reguliert.  Alles  ist  so  ein- 
gerichtet, dass  in  den  Apparat  keine  Luft 
Zutritt.  Die  von  der  Reaktion  herrührenden 
gasförmigen  Produkte  werden  durch  einen 
Schornstein  entleert. 

Kegnoll'seher  Ofen. 

Dieser  von  Regnoli  zusammen  mit 
Loti,  Pantaleoni  und  Barso  erfundene 
Apparat  beruht  auf  der  Verwertung  eines 
Teiles  der  durch  die  Verbrennung  des  Kohlen- 
oxyds frei  werdenden  Wärme. 


Enden  zweier  Horizontalkohlen  über  (Fig.  So). 
Das  Gemisch  von  Kalk  und  Kohle  wird  am 
oberen  Teile  des  Apparates  eingeführt. 

Nach  oben  zu  bläst  man  vermittelst 
eines  Esseisens  Luft  hinein,  die  einen  Teil 
der  Kohle  des  Gemenges  verbrennt  und  nach 
Angabe  des  Erfinders  die  Masse  auf  die 
Temperatur  2000®  bringen  soll;  etwas  weiter 
unten  ist  ein  Knallblasgebläse  angebracht. 


Fig.  80.  Ofen  Tiefet 

das  die  Temperatur  auf  2300 — 2400°  bringen 
soll;  endlich  erreicht  das  Gemenge  das  Bereich 
des  Lichtbogens,  der  zur  Einleitung  der 
Reaktion  nur  noch  verhältnismässig  minimale 
Wärmemenge  zu  liefern  braucht.  Der  l’ictet 
sehe  Ofen  ist  daher  ein  Mischofen;  sein  Prinzip 
erinnert  an  das  meines  ersten  Ofens  derselben 
Art  vom  Jahre  1SÄ7  (s.  vor.  Heft). 


Pietet’seber  Ofen. 

Der  Bogen  ist  am  unteren  Teile  des 
Apparates  angebracht ; er  geht  zwischen  den 


Oueasse’seher  Ofen. 

Dieser  Apparat  wird  wie  der  vorher- 
gehende durch  den  Lichtbogen  betrieben, 
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und  wenn  wir  ihn  doch  in  dieser  Gruppe 
behalten  wollen,  so  geschieht  dies  darum, 
damit  er  nicht  von  den  anderen  zur  Dar- 
stellung von  Karbid  dienenden  Apparaten 
getrennt  wird.  Das  Gleiche  gilt  von  den 
Memmo-  und  Bertolus’schen  Oefen. 

Der  Erfinder  hat  den  Gedanken  gehabt, 
die  elektrische  Heizstelle  über  die  ganze 
Oberfläche  des  Ofens  zu  verteilen,  was  mit 
Hilfe  von  rotierenden  Lichtbögen  geschieht, 
und  zum  Erhitzen  der  Rohstoffe  die  Wärme 
der  freiwerdenden  Gase  zu  verwenden. 


öS 

Der  Ofen  besteht  (Eig.  81)  aus  einem 
Zylinder  A aus  feuerfestem,  isolierendem 
Material,  der  von  einem  zweiten  Zylinder 
aus  Blech  umgeben  ist  und  der  nach  dem 
Boden  zu  einen  Tiegel  C aus  leitendem 
Material  enthält,  der  unschmelzbar  und  fast 
unverbrennbar  ist,  einige  Zentimeter  oberhalb 
des  Bodens  ist  ein  Ausflussrohr  /’ angebracht, 
durch  das  das  Karbid  abfliesst.  Infolge  dieser 
Vorrichtung  dient  das  flüssige  Karbid  zugleich 
als  Anode  und  als  Schmelzherd. 

(Fortsetzung  folgt.) 


DIE  DARSTELLUNG  DES  OZONS  AUF  ELEKTRISCHEM  WEGE. 


Von  Dr.  O.  Kausch 


(Forucoönß.) 


Nach  dieser  abermaligen  Abschweifung 
von  dem  geraden  Wege  der  historischen 
Entwickelung  wenden  wir  uns  wieder  der 
Erzeugung  des  Ozons  im  Grossen  zu.  Diese 
wurde  (1893/94)  weiter  gefördert  durch  die 
Konstruktion  eines  Ozonisators,  bei  welchem 
die  Entladungen  zwischen  Glasröhren  mit 
eingelegten  elektrischen  Leitungen  erfolgt 
(D.  R.-Pat.  No.  74  430  Tindal).  In  diesem 
Apparat  wird  die  Luft  bezw.  der  Sauerstoff 
unter  einer  gewissen  Pressung,  mit  welcher 
das  Gas  zwischen  den  Röhren  hindurch- 
streicht, ozonisiert.  Zu  diesem  Zwecke  sind 


Fu{.  Sr. 


links  und  rechts  von  den  Röhrchen  a (vergl. 
Fig.  S2  und  Kig.  83)  Glaswände  dd  auf- 
gestellt,  welche  auf  dem  zum  Eintritt  der 


Luft  dienenden  siebartigen  Boden  f stehen 
und  durch  Glasröhren  g an  dem  seitlichen 
Ausweichen,  hingegen  durch  zwischen  die 
oberen  Enden  geklemmte  Holzstäbe  li  am 
Gcgeneinanderfallcn  gehindert  werden. 

Die  Luft,  die  nun  durch  die  Boden- 
öffnung i des  Apparates  eintntt,  sammelt  sich 
zunächst  in  dem  Raum  k und  steigt  sodann, 


83. 


da  sie  unter  künstlichem  Druck  steht,  zwischen 
den  Wänden  dd  nach  oben,  wobei,  da  sie 
seitlich  nicht  ausweichcn  kann,  ein  ener- 
gisches Bestreichen  der  Röhrchen  a statt- 
findet.  Ist  hierauf  die  Luit  an  der  Decke 
des  Behälters  c angelangt,  so  steigt  sie 
zwischen  der  Glaswand  m und  der  Kasten- 
wand herab  und  strömt  durch  die  Oeffnung  o 
ab.  Jeder  Teil  der  I.uft  kommt  also  mit 
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den  Röhrchen  a,  welche  aus  der  Zeichnung 
nicht  ersichtliche  Drähte  enthalten,  in  innige 
Berührung,  weil  ein  seitliches  Vorbeistreichen 
der  Luft  nicht  cintreten  kann,  vielmehr  durch 
die  Verengung  ein  die  Reibung  erhöhender 
Gegendruck  ausgeübt  wird,  welcher  sich 
noch  dadurch  erhöht,  dass  die  ozonisierte 
Luft  nicht  oben,  sondern  unten  austritt,  und 
daher  auch  ein  Gegendruck  von  oben  erfolgt. 

Da  nicht  immer  gleich  viel  Röhrchen 
im  Betrieb  sind,  so  würde  die  Luft  — bei 
Anwendung  einer  beschrankten  Anzahl 
Röhrchen  — an  diesen  vorbeistreichen,  ohne 
der  ozonisierenden  Wirkung  ausgesetzt  worden 
zu  sein,  wenn  nicht  oberhalb  des  Siebbodens  f 
zwei  in  seitlichen  Führungen  laufendeSclüeberp 
angeordnet  wären,  die  durch  Schrauben  oder 
dergleichen  in  verschiedenen  Stellungen  fest- 
gehalten werden  können.  Wird  also  nur  ein 
Teil  der  Röhrchen  verwendet,  so  stellt  man 
diese  Schieber  derart  ein,  dass  nur  ein  der 
Grundfläche  der  gesamten  Röhrenanordnung 
entsprechende  Teil  des  Siebbodens  unbedeckt 


bleibt.  Die  Glaswände  dd  werden  ebenfalls 
entsprechend  aufgestellt.  Es  wird  sodann 
wiederum  die  gewünschte  Wirkung  eintreten. 

Alle  die  vorbeschriebenen  Apparate  zur 
Erzeugung  des  Ozons  arbeiten  mit  Hilfe 
dunkler,  elektrischer  Entladungen  in  der 
Weise,  dass  zwischen  den  Spitzen  bezw.  den 
Entladern  ein  Widerstand,  sei  es  lediglich 
die  zu  ozonisierende  Luft  oder  ein  Dielektrikum 
(Glas),  eingeschaltet  ist,  durch  den  hindurch 
die  Entladungen  stattfinden  müssen.  Auf 
diese  Weise  ist  eine  gewisse  Sicherung  der 
dunklen  Entladungen  und  Verhinderung  der 
Flammenbogenbildung  zwischen  den  Ent- 
ladern gegeben. 

Um  nun  eine  vollkommene  Sicherung, 
d.  h.  eine  Vermeidung  jeder  F'lammenbogen- 
bildung  zu  erzielen,  schlugen  Schneller 
und  Wisse  (1894/95)  vor,  zwischen  die 
Stromquelle  und  die  Entladerflächen  einen 
Widerstand  einzuschalten.  DieseEinschaltung 
eines  Widerstandes  zwischen  Stromquelle, 
z.  B.  T ransformator(für  hochgespannteStröme) 


»IHM 


Fig.  s4. 


und  entladende  Flächen,  wirkt  als  Regulator 
und  sichert  die  Entstehung  dunkler  Ent- 
ladungen dadurch,  dass  der  Widerstand  die 
hindiirchgehende  Strommenge  beschränkt, 
sodass  bei  der  vorhandenen  Entfernung 
zwischen  den  beiden  Entladerflächen  eine 
Flammenbogenbildung  nicht  eintreten  kann 
(D.  R.-Pat.  No.  80  946,  englisches  Patent 
No.  5656  v.  J.  1894).  Hierbei  wählt  man 
fur  die  Entladeflächen  zweckmässig  gelochte 
Platten,  Siebe  oder  parallel  oder  kreuzweis 
zu  einander  stehende  Drahte. 

Obenstehende  Abbildung  (Fig.  84)  ver- 
anschaulicht eine  zur  Durchführung  des  er- 
läuterten Verfahrens  geeignete  Apparaten- 
anlage.  Von  der  Stromquelle  t (einem 
geschlossenen  Transformator)  führt  die 
Leitung  1 zu  dem  Widerstand  w von  1,5 
Magohm,  der  mithin  bei  1 5000  Volt  Spannung 
für  sich  allein  nur  0,01  Ampöre,  also  in 
Verbindung  mit  dem  Widerstande  des  ge- 
wissen Entladungsflächenabstandcs  nur  eine 


so  geringe  Stromstärke  passieren  lasst,  dass 
an  den  Entladcflächen  ein  kontinuierlicher 
Flammenbogen  nicht  mehr  auftreten  kann. 
Von  dem  Widerstand  w führt  sodann  die 
Leitung  1,  nach  den  Entladeflächen  e,  e,,  e, 
u.  s.  w„  die  aus  durchlochtem  Blech  be- 
stehen und  in  bestimmter  Entfernung  (etwa 
I cm)  von  den  durchlochten  Platten  i,  it, 
i,  u.  8.  w.  angeordnet  sind,  die  ihrerseits 
durch  die  Leitung  la  mit  dem  Transformator 
in  Verbindung  stehen.  Anstelle  des  ein- 
zelnen Widerstandes  können  natürlich  auch 
mehrere  Widerstände  und  zwar  zweckmässig 
auf  die  einzelnen  Leitungen  (I,  und  15)  und 
die  Entladeflächen  (e,  e,  und  i,  i,  u.  s.  w.) 
verteilt  vorgesehen  sein. 

Dieses  Verfahren  der  Widerstandsein- 
schaltung zwischen  Stromquelle  und  Entlade- 
flächen hat  dann  durch  Tindal  noch  insofern 
eine  Verbesserung  erfahren,  als  von  ihm 
Widerstände  zur  Verwendung  vorgeschlagen 
werden,  die  aus  Flüssigkeiten  gebildet  werden. 


Digitized  by  Google 


Heit  4 


ELEKTROCHEMISCH?;  ZEITSCHRIFT. 


97 


welche  gleichzeitig  bei  auftretender  Funken- 
bildung durch  Verdampfung  eine  Unter- 
brechung des  Stromes  veranlassen  (D.R.-Pat. 
No.  83  299).  Ausserdem  zeigen  die  Flüssig- 
keitswiderstände eine  Gleichmässigkeit,  die 
den  bis  zu  dieser  Zeit  verwendeten  spezi- 
fischen Widerstanden  teilweise  abging.  Die 
Wahl  der  Höhe  der  zu  verwendenden  Flüssig 
keitssäule  ist  abhängig  von  dem  spezifischen 
Widerstande  der  Flüssigkeit  selbst  und  ferner 
von  dem  zwischen  Transformator  und  dem 
betreffenden  Pole  anzuordnenden  Wider- 
stande, der  seinerseits  zwecks  Vermeidung 
der  Funkenbildung  und  Erzeugung  eines 
mehr  oder  weniger  intensiven  Durchladungs- 
feldes wiederum  abhängig  ist  von  der  Ent- 
fernung der  Pole  und  der  anzuwendenden 
hohen  Spannung.  Neben  der  Höhe  der 
P'lussigkeitssäule  kann  natürlich  auch  ihr 
Querschnitt  allen  dicsenBeeinflussungsfaktoren 
und  auch  der  den  Widerstand  und  das  zu- 
gehörige Entladungsleid  durchfliessenden 
Stromstärke  angepasst  werden. 

Fast  gleichzeitig  mit  diesem  Verfahren 
zur  Verbesserung  der  einzuschaltenden  Wider- 
stände gelangte  ein  anderer  Vorschlag  Tin- 
dal’s  zur  Veröffentlichung,  welcher  darin  be- 
steht, in  Apparaten,  welche  zur  molekularen 
Veränderung  von  Gasen  oder  Gasgemischen 
mittels  dunkler  elektrischer  Entladungen 
dienen  und  die  eine  Hintereinanderschaltung 
mehrerer  Durchladungsabtcilungen  aufweisen, 
zwischen  diesen  Abteilungen  Kühleinrich- 
tungen für  die  durchstreichenden,  in  den 
vorher  passierten  Durchladungsabteilungen 
erwärmten  molekularisch  oder  chemisch  ver- 
änderten gasförmigen  Stoffen  anzuordnen 
(D.  R.-Pat.  No.  83  298,  amerikanisches 
Patent  No-  587770,  englisches  Patent 
No.  23  297  v.  J.  1894,  schweizerisches 
Patent  No.  9745).  Es  sollte  auf  diese 
Weise  möglich  sein,  eine  bestimmte  Kon- 
zentration des  Gases  zu  erzielen,  die  unab- 
hängig ist  von  den  individuellen  Eigenschaften 
der  Gasdurchladungsapparate  selbst,  welche 
hauptsächlich  auf  die  Dichte  des  Durch- 
ladungsfeldes bezw.  dessen  Intensität  zurück- 
zuführen sind.  Bis  dahin  war  es  nämlich 
noch  nicht  gelungen,  bei  gleichem  Energie- 
aufwande  die  Menge  des  zu  erzeugenden 
Produktes  in  Einklang  zu  bringen  mit  der 
verlangten  Konzentration. 

Man  hatte  bis  dahin  noch  nicht  er- 
reicht, mit  gleichem  Aufwande  an  Energie 
eine  annähernd  gleiche  Menge  des  neu  hcr- 
zustellemicn  Produktes  zu  erzeugen,  wenn 
man  erhöhtere  Konzentration  verlangte.  Wohl 
hatte  man  behufs  Erzielung  einer  möglichst 
hohen  Konzentration  die  bereits  einmal  den 


elektrischen  Durchladungen  ausgesetzten 
Gase  einen  zweiten  oder  dritten  u.  s.  w. 
Durchladungsapparat  durchströmen  lassen, 
aber  die  Menge  an  erhaltenem  Endprodukt 
war  damit  doch  nicht  verdoppelt,  verdreifacht 
u.  s.  w.  worden,  vorausgesetzt,  dass  der 
Energieverbrauch  der  einzelnen  Apparate 
gleich  war.  Ferner  hatte  man  vergeblich 
versucht,  durch  Mässigung  der  Durch- 
strömungsgeschwindigkeit des  Gases  durch 
mehrere  hintereinander  angeordnete  Apparate 
eine  grössere  Konzentration  zu  erzielen. 

Da  erkannte  Tindal,  dass  die  zu  er- 
reichende Konzentration  des  Gases  (Ozons) 
einerseits  von  der  Dauer  der  Durchiadung, 
andererseits  von  der  Intensität  der  Durch- 
ladungen, drittens  von  dem  Wege,  den  das 
Gas  in  einem  Felde  von  bestimmter  Intensität 
zurücklegt,  und  endlich  von  der  Temperatur, 
unter  der  die  Durchladung  erfolgt,  abhängig 
ist.  Auf  diesen  Beobachtungen  gründete  er 
sein  Verfahren,  das  im  Wesentlichen  darin 
besteht,  möglichst  oft  eine  Temperaturer- 
niedrigung des  zu  behandelnden  Gases  her- 
beizufuhren  und  zwar  jedesmal,  bevor  es  in 
den  zweiten  und  dritten  Durchladungsapparat 
gelangt.  Die  Weglänge,  die  die  Gase  in 
den  Durchladungsfeldern  zurücklegen,  darf 
hierbei  selbstverständlich  nicht  zu  gross  ge- 
wählt werden. 

Die  im  ersten  Apparat  den  Durch- 
ladungen ausgesetzten  Gase,  die  hierbei  er- 
wärmt worden  sind,  werden,  bevor  sie  in 
den  zweiten  Apparat  eintreten,  abgckühlt. 
Die  Konzentration  steigert  sich  sodann  in 
letzteren),  vorausgesetzt,  dass  die  individuellen 
Eigenschaften  desApparatesdementsp  rechend 
sind.  Nach  Verlassen  des  zweiten  Apparates 
werden  die  entströmenden  Gase  wieder  ge- 
kühlt und  treten  dann  in  einen  dritten 
Apparat  ein  u.  s.  w.  Eine  derartige  Kühlung 
der  Gase  konnte  in  den  früheren,  mit  dielek- 
trischen Materialien  ausgestatteten  Apparaten, 
in  denen  die  Pole  gekühlt  wurden,  nicht  er- 
zielt werden. 

Zur  Ausübung  des  im  Vorhergehenden 
beschriebenen  Verfahrens  hat  sich  ein  System 
als  sehr  geeignet  erwiesen,  bei  dem  zwischen 
je  zwei  Apparaten  (Durchladungsabteilen) 
Kühlvorrichtungen  vorgesehen  sind,  die  direkt 
mit  den  angrenzenden  Abteilungen  verbunden 
sind. 

Die  Kühlung  des  zu  ozonisierenden 
Gases  nimmt  sodann  l’ridham  im  wesent- 
lichen durch  Expansion  des  letzteren  in  dem 
Ozonisator  nach  vorheriger  Kompression  vor; 
sein  Verfahren  wird  an  der  Hand  der 
umstehenden  Abbildung  (Fig.  85)  erläutert 
(englisches  Patent  No.  29966  v.  J.  1896, 
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amerikanisches  Patent  No.  57434t).  In 
dem  Behälter  A befindet  sich  der  in  ge- 
eigneter Weise  erzeugte  Sauerstoff,  der  mittels 
Rohr  a durch  den  Kühler  B nach  dem 
Ozonisator  C geleitet  wird.  Während  der 
Sauerstoff  durch  den  Kühler  strömt,  wird 
er  gleichzeitig  komprimiert  und  gelangt  so- 
dann entweder  in  dem  Ozonisator  oder  einer 
besonders  hierfür  vorgesehenen  Kammer  zur 
Expansion,  wodurch  die  Temperatur  des 
Gases  wesentlich  herabgesetzt  wird.  Der 
Generator  C besteht  bei  diesem  Verfahren  aus 
einem  Gefässe  c aus  dielektrischem  Material, 
zweckmässig  Glas,  und  zeigt  die  Gestalt  einer 
Röhre,  deren  Enden  mittels  Deckeln  c'  ver- 
schlossen sind.  Diese  Deckel  sind  mit 
Oefl'nungen  versehen,  durch  welche  ge- 
eignete Rohre  hindurchgehen. 

In  dem  Gehäuse  c befindet  sich  sodann 
ein  anderes,  kleineres  (metallisches)  Gefäss 
oder  eine  Buchse  b und  in  dieser  eine  aus 
einem  mit  Durchbohrungen  bestehende  Sprüh- 
vorrichtung d,  die  mittels  Ventiles  b,  mit 
einem  geeigneten  Kühlwasserbehälter  in  Ver- 
bindung gesetzt  werden  kann.  Mit  dem 
Innern  des  Gefasses  b steht  ferner  die 
Kammer  eines  geeigneten  Ejektors  E,  mit 
dessen  Hille  das  Innere  von  b ausgetrocknet 
und  so  der  Ansammlung  von  Flüssigkeit,  die 
durch  die  Sprühvorrichtung  d eingefuhrt  wird, 
vorgebeugt  werden  kann.  Das  ozonisierte  Gas 
wird  durch  das  Rohr  f abgeführt.  Die  äusseren 
Oberflächen  von  b und  c sind  mit  gepulverter 
Kohle,  Bleistaub  oder  ähnlichem  Material, 
das  eine  Aufrauhung  oder  Körnung  der  Ober- 
fläche gestattet,  überzogen  und  zeigen  auf 
diese  Weise  eine  Menge  erhabener  Stellen. 
Mit  diesen  Flächen  sind  nun  die  Enden  der 


Sekundärspule  eines  Transformators  ver- 
bunden, der  an  einer  (Wechsel-)  Stromquelle 
angeschlossen  ist. 

Die  dunklen  Entladungen,  die  zwischen 
den  beiden  Belegungen  stattfinden,  führen 
das  in  dem  ringförmigen  Zwischenraum 
zwischen  den  Gefassen  b und  c strömende 
Gas  in  Ozon  über.  Letzteres  wird  wahrend 
dieses  Vorganges  teils  durch  die  in  dem 
Gefäss  b durch  Versprühen  der  Kuhlflussig- 
keit,  teils  durch  die  infolge  der  Expansion 
entstandene  Kälte  auf  der  für  die  Ozonisation 
günstigsten  Temperatur  gehalten. 

Aus  dem  Jahre  1895  ist  sodann  noch 
der  Ozonerzeuger  nachzuholen,  den  Marius 
Otto  konstruierte  (englisches  Patent 
No.  748  v.  J.  1895),  Dieser  besteht  aus 
einem  rechteckigen  Gehäuse,  das  aus  Holz 
oder  einem  anderen  geeigneten  Material 
hergestellt  und  an  seiner  Innenseite  mit  einem 
Lack  oder  Firniss  überzogen  ist,  welcher  es 
vor  dem  Angriff  des  Ozons  schlitzt.  Dieses 
Gehäuse  ruht  auf  Füssen  aus  isoliermatena! 
(Glas  u.  dergi.i  und  beherbergt  in  seinem 
Innern  eine  Anzahl  parallel  angeordneter 
Elemente,  deren  jedes  aus  zwei  flachen  Glas- 
platten mit  einer  dazwischen  gelagerten 
Aluminium-  oder  dergi.  Platte  gebildet  ist 
und  an  seinem  unteren  oder  oberen  Ende 
Oefl'nungen  besitzt.  Zwischen  den  Elementen 
sind  sodann  noch  dünne  Streifen  von  Asbest 
gelagert,  welche  einem  Entweichen  von  Gas 
zwischen  den  Elementen  verbeugen  sollen. 
Die  elektrischen  Entladungen  finden  nun 
zwischen  den  nahe  aneinander  angeordneten 
Elementen  statt  und  wirken  auf  das  den 
Apparat  im  Zickzack  durchströmende  Gas 
(Luft)  ozonisierend  ein.  Oberhalb  der  Elcment- 
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enden  ist  eine  Cementschicht  gelagert,  so- 
dass  der  ganze  Apparat  dicht  abgeschlossen 
und  das  Gas  nur  durch  die  in  den  Elementen 
vorgesehenen  Oeffnungen  zirkulieren  kann. 

Der  Apparat  hat  den  Vorteil,  dass  das 
Gas  nur  mit  Flächen  in  Berührung  kommt, 
die  von  Ozon  nicht  angegriffen  werden. 
Ausserdem  soll  eine  intensive  Ozonisierung 
der  durch  den  Apparat  geleiteten  Gase  ge- 
währleistet sein. 

Eine  ähnliche  Konstruktion  zeigt  der 
etwa  ein  Jahr  später  bekannt  gewordene 
Ozonisator  desselben  Erfinders  (englisches 
Patent  No.  5 195  v.  J.  1896,  schweizer!  sch  es 
Patent  No.  12244). 

Gleichfalls  mit  einer  grösseren  Anzahl 
von  den  Otto 'sehen  gleichen  Elementen 
arbeitete  Yarnold,  dessen  Verfahren  und 
Apparat  den  Gegenstand  des  englischen 
Patentes  No.  24289  v.  J.  1895  und  des 
amerikanischen  Patentes  No.  580244 
bildet. 

Yarnold  geht  in  der  Weise  vor,  dass 
er  die  mit  Hilfe  eines  Gebläses  angesaugte 
Luft  durch  kaustisches  Alkali  oder  ein  anderes 
geeignetes  Bad  leitet,  um  sie  von  Ver- 
unreinigungen zu  befreien,  sie  sodann  trocknet 
und  kühlt.  Die  gekühlte  Luft  strömt  hier- 
auf durch  Leitungen,  welche  zwischen  den 
Elementen  eines  Ozonisators  gebildet  werden. 
Diese  Elemente  sind,  wie  schon  oben  er- 
wähnt, nach  Art  derjenigen  Otto 's  zusammen- 
gesetzt, zeichnen  sich  jedoch  vor  jenen 
dadurch  aus,  dass  sie  dem  dagegen  strömen- 
den Gase  eine  gewellte  oder  gerippte  Ober- 
fläche darbieten,  sodass  es  in  Wirbelung  ge- 
rät, wodurch  eine  höhere  Ausbeute  an  Ozon 
erzielt  werden  soll. 

Der  Anschauung,  welche  von  allen  den- 
jenigen, die  sich  mit  der  Ozonerzeugung  im 
Grossen  beschäftigten,  geteilt  wurde,  dass 
nämlich  ein  langes  Verweilen  der  Luft  (ev. 
noch  unter  Druck)  in  der  Einflusszone  der 
elektrischen  Entladungen  eine  Steigerung  der 
Ausbeute  an  Ozon  zur  Folge  haben  müsse, 
trat  Andreoli  entgegen,  indem  er  die  Luft 
rasch  durch  den  Ozonisator  strömen  liess. 
Nach  seinen  Beobachtungen  wurde  durch 
das  lange  Verweilen  der  zu  ozonisierenden 
Luft  zwischen  den  Elektroden  eine  Steigerung 
des  Einflusses  der  Wärme  hervorgerufen, 
welche  gleichbedeutend  mit  der  Wieder- 
Zersetzung  einer  entsprechenden  Menge  des 
erzeugten  Produktes  (Ozons)  ist. 

Ein  rasches  Durchströmen  der  Luft  durch 
die  Entladungszone  des  Ozonisierapparates 
erzielt  er  nun  in  der  Weise,  dass  er  einer- 
seits die  Elektroden  als  (durch  dielektrische 
Zwischen  mittel  von  einander  geschiedene)  läng- 


liche Kästen  von  geringer  Höhe  gestaltet, 
zwischen  denen  die  Luft  gleichmässig  in  die 
Breite  verteilt,  auf  dem  natürlichen  Wege 
von  unten  nach  oben  streicht  und  anderer- 
seits oberhalb  der  aus  diesen  niedrigen  Elek- 
troden zusammengesetzten  Ozonisierungs- 
batterie der  Luft  eine  Abströmungsöffnung 
dargeboten  wird,  die,  der  nicht  ganz  zu  ver- 
meidenden Erwärmung  entsprechend,  weiter 
ist,  als  die  unten  befindliche  Eintrittsöffnung 
(D.  R.  P.  No.  96058,  englisches  Patent 
No.  10372  v.  J.  1896,  amerikanisches 
Patent  577636).  Die  Luit  kann  sich  also 
rasch  bewegen  und  hat  dabei  eine  Wärme- 
zone von  nur  geringer  Höhe  zu  durchmessen, 
infolgedessen  der  von  der  Kühlung  hinter- 
lasseneWärmerestnur  einen  sehrbeschränkten 
zersetzenden  Einfluss  ausüben  kann. 

Der  Apparat  selbst  ist  leicht  herzustellen 
und  einfach  zu  gestalten.  Er  besteht  aus 
einem  in  drei  Kammern  geteilten  Kasten, 
in  dessen  mittlere  Kammer  D die  Elektroden 
eingesetzt  werden  (vergl.  Fig.  86  u.  Fig.  87). 


Letztere  sind  rechteckige,  metallene  Kästen 
von  geringer  Höhe,  die,  wie  die  Pfeile  an- 
deuten, von  einem  Kühlmittel  durchströmt 
werden;  hierbei  münden  die  Elektroden 
gleichen  Zeichens  unten  in  eine  gemeinsame 
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Zu-  und  oben  in  eine  gemeinsame  Ableitung. 
Die  zu  ozonisierende  Luft  strömt  von  unten 
durch  die  Oeffnung  A zunächst  in  die  trichter 
förmige  Verteilungskammer  H,  welche  durch 
die  mit  einer  der  Anzahl  der  Elektroden- 
zwischenräume entsprechenden  Anzahl  Längs- 
schnitte versehene  I’latte  C abgedeckt  ist. 
Durch  diese  Längsschnittewird  die  Luft  gleich- 
massig  zwischen  die  Elektroden  verteilt,  in 
dem  diese  so  in  der  Kammer  D angeordnet 
werden,  dass  ihre  Zwischenräume  die  Fort- 
setzungen der  Verteilungsschlitze  bilden. 
Aus  den  lvlekt  roden?,  wisch  ernannten  tritt  die 
ozonisierte  Luft  oben  in  die  mit  weitem 
Abzug  F'  versehene  Entleerungskammer  E. 

Die  Aufgabe,  Ozon  in  einfacher  Weise 
in  jeder  gewünschten  Menge  herzustellen, 
suchte  weiter  Verley  durch  Konstruktion 
eines  Apparates  zu  lösen,  der  im  wesent- 
lichen aus  einer  polierten  Metallplatte  und 
einer  auf  der  dieser  Mctallplatte  abgekehrten 
Seite  versilberter  Glasplatte  besteht,  wobei 
beide  Platten  in  der  Weise  über  einander 
angeordnet  sind,  dass  sic  einen  schmalen 
Zwischenraum  zwischen  sich  lassen,  in  dem 
die  Ozonisierung  des  zugeführten  Gases  er- 
folgt (englisches  Patent  No.  17228  v.  J. 
1896,  schweizerisches  Patent  No.  13892). 
Als  Kühlmittel  sind  hierbei  von  dem  Erfinder 
Wasser,  Luft  und  oxpandierende  Gase  vor- 
geschlagen  worden. 

Dieser  Forscher  verbesserte  später  das 
Verfahren  der  Ozonerzeugung  mittels  W echsel- 
strom  in  der  aus  folgendem  ersichtlichen 
Weise:  Bereits  mehrfach  waren  Versuche 
darüber  angestellt  worden , wie  sich  die 
Ozonerzeugung  mit  steigender  Wcchselzahl 
der  Wechselstrommaschinen  verhält.  So 
hatte  Fröhlich  fcstgestellt,  dass  die  Ozon- 
bildung bis  zu  einem  gewissen  Maximum  der 
Wechselzahl  zu-,  dann  aber  wieder  abnimmt. 


Ferner  hatte  Nernst  die  Wechsclzahlen, 
welche  etwa  der  Schwingungszahl  des  blauen 
Lichtesentsprechen,austheoretischcn  Gründen 
als  besonders  wirksam  erklärt,  jedoch  gleich- 
zeitig Zweifel  darüber  ausgesprochen,  ob  ein 
auf  dieser  Theorie  begründetes  Verfahren 
ausführbar  sein  würde. 

Auf  dieser  Erkenntnis,  dass  eine  weit 
höhere  Wechselzahl,  als  sie  mit  Maschinen 
jemals  zu  erreichen  ist,  für  die  Ozonisierung 
von  Vorteil  ist  beruht  nun  die  Erfindung 
Verleys,  welcher  Schwingungen  höherer 
Frequenz  durch  die  Anwendung  eines  zu 
dem  Ozonisator  parallel  geschalteten  Kon- 
densators erzeugt  (englisches  Patent  No. 
>337  v-  J 1897,  D.  R.  Pat.  No.  108376). 
Bekanntlich  tritt,  nach  Kirchhoff  und 
Thomsen,  bei  F'ntladungen  von  Konden- 
satoren und  gewissen  Verhältnissen  zwischen 
Selbstinduktion  und  Kapazität,  eine  oscilla- 
torische  Bewegung  der  Elektrizität  ein. 

Es  muss  hier  der  Theorie  Maxwell* 
gedacht  werden,  gemäss  welcher  in  den 
Ozonisatoren  die  Moleküle  der  Dielektrika 
Glas  und  Luft  bezw.  Sauerstoff  infolge  der 
Stromumkehrung  der  sogenannten  dielektri- 
schen Verschiebung  unterliegen.  Hierbei 
polarisieren  sich  die  fest  in  ihrer  Gleich- 
gewichtslage gehaltenen  Glasmolekülc  bei 
jeder  Stromumkehrung  entgegengesetzt, 
während  die  leicht  beweglichen  Sauerstofi- 
molekule  eine  thatsächliche  Verschiebung 
im  Sinne  der  Kraftlinien  erfahren.  Licht 
und  Warme  wird  erzeugt  und  die  Sauer- 
stoffmolcküle  zerfallen  durch  ihren  heftigen 
Zusammenprall  bei  jeder  der  äusserst 
schnellen  Stromumkehrungen  in  ihre  Atome, 
und  diese  treten  dann  zum  Teil  unter  Bildung 
von  Oj  zusammen.  Dieser  Vorgang  findet 
unter  Wärmebindung  statt. 

(Schluss  folgt.) 


REFERATE. 


Untersuchungen  an  Zellen,  die  auf  der  recl- 
proken  Wirkung  der  oxydierenden  und  re- 
duzierenden Flüssigkeiten  beruhen.  — Ge- 
wöhnliche lösliche  Körper.  - Wirkung  der 
Säuren  auf  die  Basen  Von  llerthelot.*) 
(L/Klectrochimie.  VII.  5.) 

Die  Entstehung  der  freien  Säuren,  die  in 
den  animalischen  Sekreten  enthalten  sind,  be- 

•) Im  Sinne  de»  Referate»  im  vorig*n  Heft  S.  74 
bringet!  wir  nachstehend  ein  auafilhrliches  Referat  einer 
weiteren  Arbeit  Berthelots. 


sonders  im  Magensaft,  Urin,  Muskelsaft,  ist  eine 
wohlbekannte  Thntsache;  aber  die  Bedingungen, 
die  diesen  Bildungen  zu  Grunde  liegen,  sind  bis 
jetzt  schlecht  erklärt.  Zweifellos  spielt  die  che- 
mische Wirkung  des  Sauerstoffs  einerseits  und 
diejenige  des  Wassers  andrerseits  in  dieser  Hin- 
sicht eine  wesentliche  Rolle.  Diese  Ursachen 
erscheinen  jedoch  nicht  als  genügend,  um  sich 
Uber  die  plötzlichen  örtlichen  Erscheinungen 
aufzuklaren,  die  in  den  Drüsengeweben  be- 
obachtet worden  sind.  Zweifellos  werden  die 
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doppelten  Zersetzungen  der  Salze  gewisser  kom- 
plexer Säuren,  besonders  der  Phosphate,  hervor* 
gerufen,  um  einen  Teil  der  Wirkungen,  be- 
sonders bei  den  Harnsekreten,  zu  erklären  : 
denn  der  wirkliche  Prozess,  der  sich  bei  den 
physiologischen  Erscheinungen  in  den  Nieren 
und  Magenwanden  abspielt,  ist  uns  unbekannt. 

Indem  ich  mich  auf  den  rein  chemischen 
Sundpunkt  stelle,  habe  ich  bei  andern  Unter- 
suchungen versucht,  die  Art  der  Reaktionen,  bei 
denen  die  Säure  aus  gewissen  doppelten  Zer- 
setzungen entsteht,  durch  eine  Anzahl  methodi- 
scher Experimente,  oder  während  eines  ganzen 
Jahres  fortgesetzt  wurde,  genauer  zu  erklären. 

Indessen  ist  eine  allgemeine  Bedingung  für 
die  Bildung  von  Säuren  in  der  Natur  vorhanden, 
nämlich  die  Elektrolyse,  die  unter  Umständen 
dazu  treten  kann.  Diese  Möglichkeit  kann  nicht 
bestritten  werden,  seitdem  man  das  Vorhanden- 
sein gewisser  elektrischer  Strome  im  mensch- 
lichen und  tierischen  Korj>er  festgestellt  hat;  sie 
kann  sogar  noch  unterstützt  werden  durch  besondere 
Vorrichtungen,  wie  sic  t.  B.  im  Zitterrochen  vor- 
handen sind,  die  heftige  elektrische  Entladungen 
abgeben  und  Akkumulatoren  vergleichbar  sind. 
Diese  Erscheinung  ist  aber  bis  jetzt  fast  gar- 
nicht  untersucht  worden. 

Im  folgenden  will  ich  eine  Anzahl  von 
synthetischen  Versuchen  auseinandersetzen,  welche 
zeigen  sollen,  durch  welche  chemischen  Reak- 
tionen man  durch  Elektrolyse  die  Säuren,  selbst 
die  stärksten,  wie  Chlorwasserstoffsäure  und 
Schwefelsäure,  frei  machen  kann.  F^.s  sind  dies 
Sauren,  deren  Vorhandensein  in  den  Magen- 
sekreten und  der  Oberfläche  der  Organe  ge- 
wisser Mollusken  thatsachlich  narhgewiesen  ist. 

Bekanntlich  werden  die  Sekrete  an  den 
Wanden  der  Gewebe  und  in  gewissen  speziellen 
Zcllcngruppen  erzeugt,  die  von  einem  ununter- 
brochen zirkulierenden  Blutstrom  durchflossen 
werden.  Die  chemischen  Reaktionen,  durch 
welche  die  Sekrete  erzeugt  werden,  bestehen 
also  zwischen  dem  Material  der  Organe  und  des 
Blutes,  teils  direkt,  teils  nach  einer  momentanen 
Trennung,  die  aus  einer  vorhergehenden  Dialyse 
entspringt;  dies  ist  speziell  der  Fall  bei  der 
Magen-  und  Harnsäure.  Um  von  dieser  Art 
Reaktionen  eine  Vorstellung  zu  bekommen,  muss 
man  bedenken,  dass  das  Blut  mineralische  Salze, 
wie  Chlornatrium  enthält;  ferner  organische 
Salze,  wie  die  Bikarlionate,  welche  aus  einesteils 
sehr  schwachen  Säuren  gebildet  sind;  un- 
mittelbar oxydierbare  Stoffe;  schliesslich  Sauer- 
stoff in  gelostem  um!  gebundenem  Zustande. 

Infolge  der  beständigen  Zirkulation  in  den 
üefässen  geben  die  Blutkörperchen  nach  und 
nach  diesen  Sauerstoff  an  das  Korpct innere  ab, 
welchen  sic  in  den  Lungen  der  atmosphärischen 
Luft  wieder  entnehmen. 

Sind  diese  Daten  bekannt,  so  können  die 
chemischen  Reaktionen,  welche  die  Elektrolysen 
in  der  Natur  hervorrnfen,  nur  die  folgenden  sein, 
welche  die  Konstitution  der  zur  Wiedererzeugung 
derselben  dienenden  Zellenelemente  erklären, 
und  zwar: 


Reziproke  Wirkung  zweier  ungleich  kon- 
zentrierter Losungen  und  die  Reaktion  einer 
Säure  auf  eine  lösliche  Natrium-  oder  Anunoniak- 
base,  oder  auf  neutrale  Salze  dieser  Basen,  die 
teils  von  derselben  Säure,  teils  von  einer  andern 
gebildet  sind,  und  ferner  die  Reaktion  einer  Base 
auf  die  neutralen  Salze  der  Base. 

Ich  habe  die  elektromotorischen  Kräfte  der 
Zellen,  die  auf  diese  Reaktionen  sich  gründen,  er- 
klärt und  zugleich  gezeigt,  dass  sie  unter  den 
gewöhnlichen  Bedingungen,  welche  den  in  der 
Natur  beobachteten  vergleichbar  sind,  keine 
merkenswerte  Elektrolyse  abzugeben  und  im- 
stande Scheinen,  die  ehemischen  Wirkungen  zu 
erzeugen,  welche  dort  verwirklicht  sind. 

Ich  bin  so  dazu  geführt  worden,  bei  den 
vorhergehenden  Systemen  die  Assoziation  der 
oxydierenden  und  reduzierenden  Reaktionen  zu 
studieren,  die  mit  dem  Leben  und  dem  physio- 
logischen Gleichgewicht  der  Organe  vereinbar  sind. 

Ich  habe  als  oxydierende  neutrale  Ver- 
bindung, welche  in  gewisser  Beziehung  dem 
Hämoglobin  vergleichbar  ist,  das  Wasserstoff- 
superoxyd und  als  leicht  oxydierbare  Verbindung 
von  der  Ordnung  derjenigen,  welche  in  der  Natur 
existieren,  Glukose.  F'ormol,  Pyrogallussäure 
und  in  gewissen  Lallen  Ameisensäure  ange- 
wendet. 

Jedes  Zellenelcmcnt,  das  derart  aus  der 
Zusammen  Wirkung  einer  eigentlichen  Salz-Reaktion 
lind  einer  Oxydations-  oder  Reduktionsw'irkung 
zusammengesetzt  ist,  kann  als  Resultante  der 
Vereinigung  zweier  Elemente  betrachtet  werden, 
die  auf  zwei  Ordnungen  verschiedener  Reaktionen 
begründet  sind. 

Diese  Kombination  kann  Zellen  von  merkens- 
werter elektrolytischer  Starke  ergeben,  d.  h.  eine 
regelmässige  und  beständige  merkliche  Zer- 
setzungen erzeugen,  ähnlich  der  Abscheidung  einer 
Drüse.  Es  dürfte  hier  der  Ort  sein,  zu  bemerken, 
dass  die  Oxydation,  welche  von  dem  elektro- 
lytischen Sauerstoff  hervorgerufen  wird,  für  die 
Bestimmung  der  E.  M.  K.  der  Zelle  und  be- 
sonders für  die  Erzeugung  einer  beständigen 
Elektrolyse  notwendig  ist. 

Dasselbe  gilt  jedoch  nicht  von  dern  von 
aussen  stammenden  Sauerstoff,  wie  demjenigen 
der  Atmosphäre,  da  dieser  auf  die  Pyrogallus- 
säure /..  B.  nur  dann  cinwirkt,  wenn  er  vorher  ge- 
lost und  durch  Diffusion  in  die  Nahe  der  nega- 
tiven Elektrode  gebracht  wird,  d.  h.  dass,  wenn 
der  ursprünglich  geloste  Sauerstoff,  dessen  Ver- 
hältnis bekanntlich  gering  ist,  einmal  aulgehraucht 
ist,  derselbe  sich  auf  Kosten  der  umgebenden 
Atmosphäre  nur  ausserordentlich  langsam  er- 
neuert. 

In  thermochemischer  Hinsicht,  d.  h.  hin- 
sichtlich der  Reaktionen,  welche  die  für  die  an- 
dauernde Elektrolyse  der  Zellen  notwendige 
Energie  liefern,  ist  die  IN rogallus^aur«  ausser- 
ordentlich wirksam.  Sie  entwickelt  thatsachlich 
50  — öo  Cal  bei  Absorption  von  1 Atom  Sauer- 
stoff. Diese  Reaktionen  entsprechen  denjenigen 
bei  der  totalen  Verbrennung  im  menschlichen 
Körper. 
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Wo  der  Sauerstoff  nicht  frei  ist,  sondern 
schon  gebunden,  kann  diese  Wärmemenge  je 
nach  den  Umständen  vermindert  oder  vermehrt 
werden.  Ersteres  tritt  ein,  wenn  der  Sauerstoff 
im  voraus  mit  dem  Hämoglobin  vereinigt  ist, 
wobei  7,6  Cal.  pro  Atom  entwickelt  werden. 
Die  Wärmemenge  kann  aber  im  Gegenteil  auch 
vermehrt  werden,  unter  Bedingungen,  die  den- 
jenigen vergleichbar  sind,  wo  der  Sauerstoff 
durch  das  Wasserstoffsuperoxyd  abgegeben  wird  ; 
denn  er  entwickelt  auf  diese  Weise  21  Cal.  mehr 
als  im  freien  Zustande,  das  macht  70—80  Cal.  flir 
Pyrogallussäure. 

Diese  Ziffern  scheinen  einer  Zunahme  der 
E.  M.  K.  um  2 Volt  ungelähr  für  freien  Sauer- 
stoff und  um  3 Volt  ftlr  Sauerstofi  aus  Wasser- 
stoffsu|>eroxyd  au  entsprechen.  Es  sind  dies 
jedoch  extreme  Werte,  da  die  Reaktionen  der 
elektrolytischen  Ketten,  welche  die  E.  M.  K.  be- 
stimmen, nicht  genau  bekannt  sind. 

Nach  meinen  Messungen  erniedrigt  that- 
sächtich  die  Pyrogallussäure,  wenn  sie  einer 
sauren  (Schwefelsäure)  oder  Salz-Lösung  (Natri- 
umsulfat) hinzugefllgt  wird,  die  F..  M.  K.  um 
ungefähr  0,8  Voll,  welche  notwendig  sein  würde, 
um  das  angesäuerte  Wasser  oder  das  Natriumsulfat 
zu  zersetzen:  dieser  Wert  entspricht  ungefähr 
18  Cal. 

Die  Wärmemenge,  welche  durch  die  Oxy- 
dation der  Pyrogallussäure  bei  äusserer  Elektro- 
lyse entsteht,  würde  also  ein  Drittel  derjenigen 
betragen,  die  bei  einer  totalen  Oxydation  auf- 
treten  würde. 

Diese  selben  Zahlen  sind  grösser  als  die 
Zunahme  der  E.  M.  K.  eines  Zellenelcments;  diese 
Zunahme  erreicht  nach  meinen  Erfahrungen 
ein  Maximum  von  0,3  bis  0,4  Volt,  welche  8 bis 
10  Cal.  entsprechen  würde. 

Die  Zunahme,  welche  von  dem  augenblick- 
lichen Einwirken  der  Pyrogallussäure  (am  nega- 
tiven Pol)  und  des  Wasserstoffsuperoxydes  (am 
positiven  Poll  an  zu  beobachten  ist,  hat  0,5  Volt 
nicht  überschritten,  was  12  Cal.  ungefähr  ent- 
sprechen würde. 

Die  oxydierenden  und  die  oxydier- 
baren Körper  können,  um  Zelleneleniente  zu 
bilden,  einander  direkt  entgegengesetzt  sein. 
Infolge  der  geringen  elektrischen  I.eitungsfähig- 
keit  der  Lösungen  der  vorhergehenden  Ver- 
bindungen sind  aber  solche  Elemente  wenig 
praktisch.  Ich  habe  daher  zu  folgenden  Hilfs- 
mitteln gegriffen. 

1.  Hinzufügung  eines  Agenscs,  um  die 
Lösungen  der  vorhergehenden  Körper 
leitungsfähig  zu  machen. 

Wenn  dieses  Agens  angewendet  wird  ge- 
mäss eines  den  Polen  der  Zelle  identischen  Ver- 
hältnisses, und  wenn  letztere  mit  einer  einzigen 
oxydierbaren  (oder  oxydierenden)  Lösung  gefüllt 
ist,  so  ist  klar,  dass  kein  Strom  entstehen  kann. 
Der  elektrische  Strom  kann  aber  bei  einer  in 
beiden  Gefässen  gleichen  Flüssigkeit  erzeugt 
werden,  wenn  man  an  einem  Pole  die  oxydier- 
bare Verbindung  hinzufügt.  Er  wird  besonders 
intensiv  sein,  wenn  das  zur  Erzeugung  der 


Leitungsfähigkeit  dienende  Agens  eine  auf  den 
oxydierbaren  Körper  geeignete  Wirkung 
ausübt:  z.  lt.  eine  Natron-Losung  in  beiden 
Gelassen  und  P'ormol  aus  einem  Pole. 

2.  An  zwei  verschiedenen  Polen  setzt  man 
einen  oxydierenden  Körper  einem  oxy- 
dierbaren Körper  gegenüber.  Beide  Körper 
sind  in  einer  leitenden  Flüssigkeit  gelost,  z.  B. 
konzentrierte  Schwefelsäure  oder  Chlornatrium- 
lösung. 

3.  Das  Agens,  welches  die  Flüssig- 
keiten leitungsfähig  macht,  kann  in 
beiden  an  dem  Pole  befindlichen  Flüssig- 
keiten in  ungleichem  Verhältnisse  ange- 
wandt werden:  in  diesem  Falle  erzeugt  das- 
selbe aus  sich  selbst  einen  Strom.  Unter  dieser 
Bedingung  kann  der  oxydierbare  Körper 
an  den  einen  oder  den  andern  Pol  ge- 
bracht werden,  wodurch  verschiedene  F,.  M.  K. 
erzeugt  werden. 

4.  In  diesem  Falle  kann  man  auch  den  an 
dem  einen  Pol  befindlichen  oxydierbaren 
Körper  einem  am  andern  Pol  liegenden 
oxydierenden  Körper  gegenüberstellen. 

5.  Dies  führt  zu  einer  dritten  und  letzten 
Ordnung  von  allgemeineren  Erscheinungen,  d. 
h.  zu  den  komplexen  Reaktionen,  die  den 
Bedingungen  im  Körper  der  lebenden  Wesen 
ziemlich  ähnlich  sind:  zwei  bestimmte  Ver- 
bindungen von  Salzen  (Säure,  Base  oder  Salz) 
sind  an  beiden  Polen  zugleich  mit  einem  oxy- 
dierenden Körper  an  dem  einen  Pole  vor- 
handen; oder  es  ist  ein  oxydierbarer  Körper  am 
andern  Pole  oder  auch  es  sind  ein  oxydierender 
Körper  an  dem  einen  und  ein  oxydierbarer 
Körper  am  andern  Pole  vorhanden. 

Ich  habe  experimentell  Zellen,  die  unter 
jeden  der  eben  unterschiedenen  Bedingungen  zu- 
sammengestellt sind,  untersucht. 

Versuche. 

Die  sauren  Lösungen  entsprachen  der  Kon- 
zentration eines  Aequivalents  E — 5 I;  Wasser- 
stoffsuperoxyd und  Pyrogallussäure  (M  =*=  5 1) 
wurden  jedem  Gefässe  hinzugefllgt  und  zwar  im 
Verhältnis  V»  des  Volumens  der  leitenden 
Flüssigkeit. 

Im  folgenden  führe  ich  die  beobachteten 
Zahlen  an: 

1.  Reines  Wasser.  Wasserstoffsuperoxyd 
H,  0„  so  rein  wie  möglich;  inneres  Gefäss 
(+  Pol)  und  Pyrogallussäure  C«  H«  O,  äusseres 
(—  Pol):  0,15  Volt. 

2.  Konzentrierte  Losung  von  Chlor- 
natrium. H,  Oi  allein  im  inneren  oder 
äusseren  Gefäss  (+  Pol):o,tt  Volt.  (2,5  CaL; 

Pyrogallussäure  C«  H,  Oi  allein  in  einem 
der  beiden  Gefässe  (—  Pol) : 0,25  Volt.  (6  CaL) 

H,  Oj  im  inneren  Gefäss  (+  Pol)  und 
C«  H<  Oi  im  äusseren  Gefäss  ( — Pol)  ; 0,20  Volt. 
(4.7  Cal.) 

Saure  Lösungen. 

3.  Konzentrierte  Lösung  von  Chlor- 
wasserstoffsäure. HjOi  allein  im  inneren  oder 
äusseren  Gefäss  (+  Pol)  : o,ot  Volt;  das  andere 
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Gefäss  ist  der  negative  Pol.  C,  H,  Oi  allein  in 
einem  der  beiden  Gefässe  ( — Hol);  das  andere 
Gefäss  ist  der  + Pol. 

Zur  Kontrolle  lügt  man,  bis  die  Spannung 
o ist,  dem  andern  Geiasse  Pyrogallussaure  hinzu. 

Kbenso  Hi  O,  in  beiden  Gelassen. 

Schliesslich  H>  O,  inneres  Geliiss  (+  Pol) 
und  C,  H«  O»  äusseres  Gelass  ( — Pol) : 0,34  Volt 
(5.7  Cal.). 

I)ie  Wirkung  der  Pyrogallussaure  ist  also 
über  wiegend , die  Anwesenheit  von  Wasserstoff- 
superoxyd am  andern  Pole  strebt  jedoch  darnach 
dicscllic  zu  vergrossem. 

4.  Konzentrierte  Losung  von  Schwefel- 
säure. H»  O,  allein,  inneres  Gefäss  (+  Pol) 
0.11  Volt;  CiH<0>  allein,  äusseres  Gelass 
( — Pol),  0,30  Volt  (4,1  Cal.),  HiO,  inneres  Gefäss 
(+  Pol)  und  C«  H«  O»  äusseres  Gefäss 
( — Pol):  0,31  Volt.  (4,9  Cal.) 

u Elemente  des  letzteren  Systems  (3,5  Voll) 
haben  keine  im  Voltmeter  anerkennenswerte 
elektrolytische  Wirkling  hervorgerufen,  selbst 
mit  angesäuertem  und  mit  Pyrogallussaure  ver- 
setztem Wasser. 

[C.H.O.  innen:  0,40;  dann  HiO,  aussen: 

H1O1  aussen:  0,03;  „ C.H.O,  innen: 

C.H.Oi  aussen:  0,33;  „ 11,0»  innen: 

|H»0,  innen:  0,07;  „ («11,0,  ausen: 

Im  letzteren  Falle  scheint,  dass  die  Resultate 
nicht  dieselben  sind,  wie  sie  sein  sollten,  wenn 
man  die  negative  Reihe  der  Wirkung  verändert; 
d.  h.  je  nachdem  man  zuerst  Wasserstoffsuper- 
oxyd in  dem  einen  Gefäss  hinzufügt,  und  als- 
dann Pyrogallussaure  in  dem  andern  oder  um- 
gekehrt. Diese  Anomalie  erklärt  sich  Übrigens, 
wenn  man  vorausselzt,  dass  die  Kelle  der  Re- 
aktionen in  dem  vollständigen  System  von  der 
ersten  durch  das  Anfangsagenz  bestimmter 
Wirkung  abhängt. 

1 3 Elemente  eines  ähnlichen  Systems  haben 
bei  der  Zersetzung  der  konzentrierten  Schwefel- 
säure selbst  unter  Hinzusetzung  von  Pyrogallus- 
saurc  im  Voltmeter  keine  merkenswerte  elektro- 
lytische Wirkung  gezeitigt. 


5.  Konzentrierte  Losung  von  Milch- 
säure. 

H, Oi  allein,  inneres  Gefäss  (+  Pol) : 0,01  Volt ; 
C«H«0,  äusseres  Gefäss  allein  ( — Pol) : 0,30  Voll. 
Hi  O»  inneres  Gefäss  (+  Pol)  und  C«  H»  O» 
äusseres  Getäss  (—  Pol) : 0,30  Volt,  (4,7  Cal.) 

Die  Spannungen,  die  durch  die  Wirkung  des 
oxydierenden  und  oxydierbaren  Körpers  ent- 
stehen, sind,  wie  man  sieht,  filr  die  vorher- 
gehenden Säuren  wenig  verschieden.  Anders 
verhalten  sich  die  leichter  oxydierbaren  Säuren. 

6.  Konzentrierte  Losung  von  Oxal- 
säure. H,0»,  äusseres  Gefäss  allein : 0,03  Volt. 
C«H(Oi  inneres  Getäss  allein:  0,045  Volt. 

13  Elemente  dieses  Systems  haben  gleich- 
falls keine  elektrolytische  Wirkung  hervorgerufen, 
selbst  bei  Himufllgung  von  Pyrogallussaure. 

7.  Konzentrierte  Losung  von  Ameisen- 
säure. Bei  dieser  Säure  zeigt  sich  besonders 
die  Polarisation;  denn  mehrere  verschiedene 
Ursachen  haben  thatsächlich  stets  verschiedene 
Resultate  ergeben: 

0,37  (9,4  Cal.  am  Anfang,  alsdann  6,4  Cal.) 
0,39. 

0,37 

0,36. 

Aus  den  soeben  aufgeftihrten  Versuchen 
geht  hervor,  dass  die  sauren  löslichen  Körper 
zur  Erzeugung  einer  wirksamen  Elektrolyse  nicht 
gut  geeignet  sind. 

Lösliche  alkalische  Körper. 

I.  Konzentrierte  Natron-Lösung.  Die 
Anwendung  des  Natrons  (E  = 5‘),  als  gemein- 
samer l.osungskorpcr  in  beiden  Gefässen,  hat 
deutlichere  Resultate  ergeben. 

Man  hat  die  Wirkung  der  Pyrogallussätire, 
des  Kormols  und  der  Glukose  untersucht. 

H«  Ot  in  einem  Gefäss  allein,  0,0a  Volt, 
d.  h.  keine  merkliche  Reaktion. 

C.  H«  Oi,  Pyrogallussaure  in  einem  Gefäss 
allein:  0,33  Volt  (7,3  Cal). 


Voll  Volt  Cal. 

C.H|Ö„  inn.  Gef.:  0,015;  dann  HtO»,  äuss.  Gef.:  0,51  (13,0) 

H,t>,  äuss.  „ 0,51;  „ C«H<Oi  inn.  „ 0,53  (13,4 

IC.H.O,  „ .,  0,33;  „ II, (),  „ ..  0,66  (15,8) 

|H,(>,  inn.  „ 0,54;  „ (,11.0,  auss.  „ 0,44  (10,4) 


Elektrolytische  Versuche: 

CiHiOi  allein  an  dem  einen  Pol. 

13  Elemente  dieses  Systems  (4  Volt)  be- 
stimmen die  langsame  Bildung  der  Gase  im 
Voltmeter  bei  konzentrierter  Schwefelsäure  bei 
einem  Druck  von  0,03  m.  Desgleichen  trennen 
sie  in  einer  Natrium-Sulfath'sung  (Druck  0,76  m) 
die  Saure  und  die  Base. 

An  dem  einen  Pol  sei  C«H,  O»  und  am 
andern  H,Ot : 0,38  Volt  (6,6  Cal.). 

t3  Elemente  dieses  Systems  (3,4  Volt)  be- 
stimmen das  Auftreten  der  Gase  in  der  kon- 
zentrierten Schwefelsäure  des  Voltmeters,  selbst 
unter  dem  Druck  von  0,76  in. 


Bei  dem  niederen  Druck  von  0.03  m er- 
folgt diese  Gasentwickelung  rapid.  Man  bemerkt 
auch  die  Zersetzung  der  S’a,SO,  in  Saure  und 
Base. 

Formel  (CH,  O)  im  inneren  Gefäss  allein 
0,48  Volt  (11,7  Cal.).  Das  Natron,  der  ge- 
meinsam geloste  Körper,  ist  in  beiden  Gefässen 
vorhanden. 

6 Elemente  dieses  Systems  (3,9)  und  sogar 
schon  4 Elemente  (1.9  Volt)  genügen  zur  Zer- 
setzung der  konzentrierten  Schwefelsäure  im  Volt- 
meter, hei  einem  Druck  von  0,76  m,  ebenso  wie 
zur  Zersetzung  Schwefelnatriums  in  Saure  und 
Base. 
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Glukose  (Q  II«  0«)  im  inneren  Gefüss: 
0,05  Volt,  ln  die  äussere  Zelle  bringt  man  als- 
dann H,  O,;  die  Spannung  fallt  auf  0,005  Volt; 
Polarisation.  R. 


Oie  Geschieht«  und  der  augenblickliche  Stand 
der  elektrolytischen  Läuterung  des  Nickels. 

Titus  Ulke.  (Elektrochem.  Industry,  vol.  1, 
No.  6,  pp.  208  — 212,  1903.) 

Der  erste  Versuch,  Nickel  auf  elektrolytischem 
Wege  aus  seinen  Legierungen  und  Erzen  auszu- 
scheiden und  dabei  diese  Substanzen  in  mehr 
oder  weniger  kontinuierlichem  Prozess  zu  lautern, 
wurde  wohl  durch  Emil  Andre  im  Jahre  1877 
gemacht.  Sein  Verfahren  wurde  jedoch  in  An- 
betracht seiner  Mängel  bald  wieder  aufgegeben. 
Zahlreiche  andere  Methoden  sind  seitdem  vor- 
geschlagen und  patentlich  geschlitzt  worden,  so 
dass  heutzutage  in  Deutschland,  England,  Canada 
und  den  Vereinigten  Staaten  umfangreiche  Werke 
bestehen,  in  denen  Nickel  elektrolytisch  geläutert 
wird.  Da  dieselben  äusserst  schwer  zugänglich 
sind,  so  ist  es  eine  dankenswerte  Aufgabe,  wenn 
Verfasser  die  wichtigsten  so  ausführlich  beschreibt, 
wie  die  ihm  zu  Gebote  stehenden  Daten  es 
gestatten. 

I.  Die  Vivian’sche  Fabrik. 

Bei  der  Behandlung  von  kanadischen  nickel-, 
kobalt-  und  kupferhaltigen  Erzen  nach  dem 
»nassen«  Verfahren  wurden  bei  einem  gewissen 
Stadium  grosse  Mengen  Rückstände  erhalten, 
die  zu  Anoden  für  elektrolytische  Läuterung 
eingeschmolzen  wurden.  Diese  Anodenplatten 
aus  Nickelkupferlcgierung  wurden  in  mit  Blei 
ausgekleideten  Niederschlagstrogen  angebracht; 
dieselben  enthielten  eine  angesäuerte  Losung 
von  Kupfersulfat;  als  Kathoden  dienten  Kupfer- 
elektroden. Beim  Durchgang  des  elektrischen 
Stromes  wurde  nur  Kupfer  niedergeschlagen, 
sodass  die  Losung  an  Nickel  angereichert  und 
ärmer  an  Kupfer  wurde,  bis  sie  schliesslich 
herausgenommen  und  auf  Gewinnung  des  Nickels 
speziell  behandelt  wurde. 

Die  in  Swansea  errichtete  Anlage  war  auf 
die  Behandlung  von  10  Tonnen  Kupfer  und 
Nickel  pro  Woche  eingerichtet,  eine  Leistung, 
die  allerdings  niemals  erreicht  wurde.  Die  Anoden 
enthielten  etwa  60  % Cu  und  40 '/,  Ni.  Die 
Elektroden  waren  in  Vielfachsericn  angebracht, 
und  40  mit  derartigen  Elektrodensystemen  ver- 
sehene Troge  arbeiteten  mit  einer  Stromdichte 
von  10  Amp.  pro  Quadratfuss,  wozu  noch  :o 
mit  ßleianoden  versehene  und  zur  Entfernung 
der  letzten  Spuren  Kupfer  aus  der  Losung  be- 
stimmte Troge  kamen. 

Es  stellten  sich  nun  im  Betriebe  mancherlei 
Uebelstände  heraus,  die  nur  zum  Teil  sich  be- 
seitigen liessen;  das  Verfahren  wurde  daher  im 
Jahre  1894  aufgegeben  und  die  Fabrik  geschlossen. 

II.  Die  Balbach'sche  elektrolytische 
Nickelraffinerie. 

Diese  grösste  und  erfolgreichste  von  allen 
bis  jetzt  errichteten  elektrolytischen  Nickel- 


raffinerien hat  ihr  Verfahren  stets  eifersüchtig 
geheimgehalten,  sodass  die  Seither  angestellten 
wissenschaftlichen  Untersuchungen  über  die  besten 
Bedingungen,  unter  denen  ein  derartiger  Prozess 
einzulciten  ist,  von  anderer  Seite  und  unabhängig 
von  den  hier  gewonnenen  Resultaten  haben  er- 
folgen müssen. 

Verfasser  hat  sich  davon  überzeugt,  dass 
Nickelkathoden  aus  dieser  Fabrik  ganz  hervor- 
ragend rein  und  stark  sind,  was  vor  allem  an 
der  völligen  Abwesenheit  von  Kohlenstoff,  Sili- 
zium und  Schwefel  liegt,  der  das  Fabrikat  seine 
erhöhte  Dehnbarkeit,  Hämmerbarkeit  und  Zug- 
kraft zu  verdanken  hat.  Die  einzige  Verunreinigung 
war,  ausser  Kobalt,  nur  noch  Eisen,  und  auch 
dieses  nur  bis  zu  0,25  •/»,  was  doch  in  Anbetracht 
der  engen  elektrochemischen  Verwandtschalt  der 
beiden  Elemente  gewiss  ein  ausgezeichnetes 
Resultat  ist. 

Verfasser  nimmt  an,  dass  das  in  dieser  Fabrik 
übliche  Verfahren  mit  einem  von  Prof.  Foerster 
vor  drei  Jahren  veröffentlichten  so  ziemlich  iden- 
tisch war.  Nach  diesem  Veriahren  können  feste 
Platten  reinen  Metalls  in  jeder  beliebigen  Dicke 
aus  neutralen  Sulfatlosungen  niedergeschlagen 
werden,  die  auf  etwa  50 — 60 ° C.  erwärmt  sind. 
Die  Kathoden  sowie  die  Anordnung  des  ganzen 
Apparates  war  wahrscheinlich  der  Kupferraffinerie 
der  Gesellschaft  entsprechend  eingerichiet.  Die 
Rohnickelanoden  (mit  etwa  94 — 97  •/«  Ni)  wurden 
von  ihrem  Nickeloxyd  in  einem  F'lamroofen 
reduziert.  Die  Anodenabfälle  und  -rückstande 
vom  elektrolytischen  Prozess  wurden  in  der 
Orlord’schen  F'abrik  wieder  in  Nickclanoden- 
Ofen  gebracht  und  so  lange  elektrolytisch  be- 
handelt, bis  sie  so  reich  an  wertvollen  Metallen 
waren,  dass  besondere  I-äuterung  und  Ausschei- 
dung in  lohnender  Weise  vorgenommen  werden 
konnte. 

Augenblicklich  ist  dieses  Verfahren  jedoch 
bei  der  Baibach  Smelting  Co.  nicht  mehr  in 
Gebrauch;  Verfasser  nimmt  als  teilweisen  Grund 
hierfür  die  damit  verbundene  umfangreiche 
Bildung  von  Anodenabfällen  an. 

III.  Die  Cleveland 'sehe  Nickel-  nnd 
Kupferraffinerie. 

Das  hier  angewandte,  von  Herrn  D.  H. 
Browne  erfundene  Verfahren  besteht  aus  fol- 
genden Einzeloperationen:  Anoden  aus  Kupfer- 
nickellegierung und  Kathoden  aus  reinem  Kupfer 
werden  in  einer  Losung  vonKuplernickelchloriden 
aufgehängt,  die  fortwährend  durch  Passieren 
eines  mit  dem  zu  behandelnden  bessemerisierten 
Erz  oder  der  Legierung  angefüllten  Turmes 
regeneriert  wird,  in  Berührung  mit  Salzlösung 
und  dem  durch  den  Nickel-Niederschlagsprozess 
entwickelten  Chlorgase.  Wenn  der  Elektrolyt 
mit  Nickel  angereichert  und  das  Kupfer  fast  voll- 
ständig an  der  Kupferkathode  niedergeschlagen 
ist,  wird  der  Rest  an  Kupfer  wahrscheinlich  mit 
Schwefelwasserstoff  behandelt  und  entfernt,  das 
Eisen  mit  Ammoniak  ungefüllt  und  abfiltriert 
und  die  zurückbleibende  warme  neutrale  Nickel- 
chloridlosung in  Berührung  mit  Kohleanoden  in 
einer  mit  Wasser  verschlossenen  Kammer  und 
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reinen  Nickelblechkathoden  eleklrolysiert.  Das 
m der  Anodenkammer  entwickelte  Chlor  wird 
nach  dem  Regencrierturm  befördert,  wo  es  mit 
rum  Auflosen  von  weiterem  Nickel  und  Kupfer 
aus  dem  behandelten  Material  dient.  Die  Er- 
richtung einer  grosseren  Fabrik  nach  obigem 
System  soll  in  geeigneter  Lage  geplant  sein. 

IV.  Die  Hamilton'sche  Nickelkupfer- 
raffinerie. 

ln  dieser  vor  etwa  drei  Jahren  in  Hamilton* 
Ontario,  gebauten  Fabrik  wird  das  Fra  sch 'sehe 
Verfahren  zur  Anwendung  gebracht.  Dieses  be- 
steht im  wesentlichen  aus  der  Elektrolyse  einer 
Soolelosung,  bei  der  in  der  Kathodenabteilung 
eines  geteilten  elektrolytischen  Troges  eine  Losung 
von  Natronlauge  und  in  der  Anodenabteilung, 
in  der  der  Nickelkupferrohstein  untergebracht 
ist,  Chlor  gebildet  wird,  die  Metalle  in  letzterem 
werden  aufgeklärt  und  bilden  Chloride. 

Das  in  der  so  erhaltenen  Losung  befind- 
liche Kupfer  wird  durch  elektrischen  Niederschlag 
gewonnen;  das  Nickel  wird  vom  Kobalt  und 
Eisen  und  die  zuriickbleibenden  Spuren  von 
Kupfer  als  Nickel-  und  Ammoniumdoppelsalz 
getrennt,  wählend  die  Alkalilauge  aus  der  aus 
der  Kathodenabteilung  entnommenen  Losung  als 
Nebenprodukt  regeneriert  wird. 

Weder  dieses  noch  das  IrUher  in  der  liamil- 
ton'schen  Fabrik  angewandte  Hoepfner'sche 
Verfahren  hat  sich  bewahrt,  so  dass  der  Betrieb 
jetzt  eingestellt  ist. 

V.  Die  1‘apenburger  Nickelkupler- 
raffinerie. 

Die  der  Allgemeinen  Elcktrometallurgischen 
t iesellschaft  zu  Papenburg  an  der  Firns  gehörende 
Anlage  hat  bis  vor  kurzem  ein  etwas  modifiziertes 
H o ep fner'schcs  Verfahren  angewandt,  bei  dem 
eine  Chlotidlosnng  benutzt  wurde.  Nach  neueren 
Berichten  hat  die  Gesellschaft  jedoch  diese 
Methode  als  unokonnmisch  aufgegeben  und  wird 
die  Papenbtirger  Fabrik  augenblicklich  umgcbaiit. 

VI.  Die  Kupfer-  und  Nickelraffinerie 
zu  Sault  Ste.  Marie. 

Diese  Raffinerie,  deren  Anlage  seitens  der 
amerikanischen  Consolidated  Lake  Supe- 
rior Co.  geplant  wird,  soll  fUr  eine  tägliche 
Produktion  von  75Tonncn  F'einkupfer,  7,5 Tonnen 
Fctnnickcl,  sowie  lUr  die  Läuterung  der  in  den 
zu  behandelnden  Substanzen  enthaltenen  Edel- 
metalle nach  dem  vom  Verfasser  vorgeschlagcnen 
verbesserten  Verfahren  eingerichtet  werden.  Im 
besonderen  sollen  Anoden  aus  nickclhaltigem 
Rohkupfer  (etwa  SS  ’ „ Cu  und  8,8  •/.  Ni)  ver- 
wandt werden.  Verfasser  empfiehlt  die  Anwen- 
dung von  Thum  sehen  F'.lektrodenrahmen,  die 
aus  einem  nichtleitenden  Rahmen  bestehen, 
welcher  das  zu  läuternde,  feingepulverte  oder 
körnige  nickelhallige  Material  enthält;  dieser 
Rahmen  ist  auf  der  dem  positiven  Leiter  gegen- 
Ut*crliegenden  Seite  durch  eine  abnehmbare 
Nickelplatte  oder  ein  eingefettetes  Kupferblech 
geschlossen,  auf  der  anderen  Seite  durch  eine 
S*  hetdewand  aus  Musselin  oder  anderem  ge- 
eignetem Material.  Firne  Anzahl  solcher  Rahmen 


wird  im  elektrolytischen  Troge,  dem  Serienver- 
fahrenentsprechend, zusammengesetzt  ; der  positive 
Strom  wird  dem  als  Anode  dienenden  zu  läu- 
ternden Material  des  ersten  Elements  zugefUhrt, 
und  der  negative  Strom  aus  der  Kathodenplatte 
des  letzten  Elements  entnommen,  ohne  dass 
irgend  welche  Zwischenleiter  ausser  den  Filementen 
selbst  dabei  beteiligt  wären.  Oben  an  dem  Rahmen 
ist  eine  Oeffnung  angebracht,  durch  die  das 
Anodenmateiial  eingeftlhrt  wird.  Nach  dem  vom 
Verfasser  vorgeschlagencn  Verfahren  würde  das 
Nickel  nicht  in  kompaktem  Zustande  (nach  vor- 
hergehendem Schmelzen),  wozu  sehr  hohe  Tem- 
peraturen und  daher  bedeutend  höherer  Energie- 
aufwand erforderlich  wäre,  sondern  in  körniger 
Form  erhalten.  Der  Elektrolyt  muss  in  jedem 
Falle  durchaus  neutral  erhalten  werden. 

Schlussfolgerungen. 

In  den  Verfahren  für  elektrolytischen  Nieder- 
schlag von  Nickel  mit  unlöslichen  Anoden  ist 
in  neuerer  Zeit  kein  wesentlicher  Fortschritt 
erzielt  worden.  Wenn  das  Metall  in  grossem 
Massslabe  vermittelst  löslicher  Anoden  gewonnen 
wird,  so  wird  der  Fllektrolyt  beständig  auf  vorher 
bestimmter  Konzentration  und  auf  dem  Neu- 
tralitälspunkt  erhalten;  von  dieser  Bedingung 
hängt  in  hohem  Masse  die  Natur  des  Nieder- 
schlages und  der  kommerzielle  Erfolg  des  Ver- 
fahrens ab.  Wenn  unlösliche  Anoden  beim 
iJtutem  von  Nickel  angewandt  werden,  so  bleibt 
hingegen  für  jedes  Aequivalenl  niedergeschlagenen 
Metalles  im  F.lektrolytcn  ein  Aequivalent  freier 
Säure;  infolgedessen  kann  der  Nickclniederschlag 
verdorben  werden,  die  chemischen  und  elek- 
trischen Verhältnisse  des  Bades  werden  ver- 
ändert, Polarisation  tritt  ein,  und  der  Widerstand 
des  Elektrolyten  nimmt  zu.  Da  daher  Spannungs- 
differenz und  Energieaufwand  entsprechend  ver- 
grossert  werden  müssen,  können  die  Kosten 
des  Verfahrens  mit  unlöslichen  Anoden  im  Ver- 
gleich zu  dein,  bei  welchem  lösliche  Anoden 
zur  Anwendung  kommen,  so  hoch  werden,  dass 
seine  Anwendung  sich  geradezu  verbietet. 

A.  G. 

Expertmentaluntersuchung  gewisser  Elek> 
trodenwlrkungen.  — H T. Barnes.  (American 
Elektrician,  XV.  No.  5,  p.  1Z7,  1903.1 

Verfasser  weist  darauf  hin,  dass  bei  elektro- 
lytischen Versuchen  rwei  ans«  heinend  identische 
Platinclektrodcn  sich  niemals  gleichmässig  ver- 
halten; ähnlich  ist  es  mit  anderen  Metallen. 
Der  störende  Faktor  scheint  die  Luft  zu  sein, 
die  in  der  Izisung  aufgelost  ist.  die  Anwesenheit 
derselben  scheint  von  grosserer  Bedeutung  ru 
sein,  als  selbst  etwaige  in  den  FUcklrudcn  auf- 
gelöste Luft.  Diese  Annahme  wird  durch  zahl- 
reiche Verein  hsthalsachcn  bekräftigt.  A.  G. 

Elektrolytisches  Niederschlagen  von  Metallen 
auf  rotierende  Kathoden.  H.  G.  Z i in  me  r in  a n n 

(American  F.lckirii lan,  XV,  No.  5,  pp.  itt)  bis 

z.io.  1905.) 

Das  F.rgebms  dieser  >or  der  Amcnkanis*  hen 
Elektrochemischen  Gesellschaft  vorgcliagcncn 
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Arbeit  geht  dahin,  dass  bei  Verwendung  schnell 
rotierender  Kathoden  sich  hohe  Stromdichten  zum 
Niederschlagen  von  Metallen  benutzen  lassen. 
Die  kritische  Siromdichte,  bei  der  der  Nieder- 
schlag Staubform  annimmt,  ist  der  Rotations- 
geschurindigkeit  annäliernd  proportional.  Bei 
Nickelplattierung  hat  diese  Methode  ganz  !>e- 
sonders  grosse  Vorteile,  da  es  möglich  ist, 
einen  viel  dickeren  Ueberzug  von  Nickel  zu 


erhalten,  wenn  die  Kathode  rotiert,  als  wenn  sie 
stillsteht.  Zink  verhall  sich  ganz  anders  als 
Nickel.  Auch  bei  Eisen,  Blei,  Antimon  und 
Silber  ist  es  möglich,  durch  Anwendung  rotierender 
Kathoden  die  Stromdichte  weiter  zu  treiben. 

Bei  der  Diskussion  ausserte  C.  Hering, 
dass  lebhaftes  Zirkulieten  des  Elektrolyten  seines 
Erachtens  denselben  Effekt  haben  dürfte,  wie 
Rotieren  der  Kathode.  A.  G. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Vorbereitung  von  Aluminium- 
gegenständen  fOrdle  galvanische  Plattierung. 

— Hippolyte  Georges  Cassin  in  Pari*.  — D.  R.  P. 
No.  133351. 

Nachdem  die  Stöcke  mittelst  Benzin  oder  Terpentin 
entfettet  sind,  werden  sie  mit  fein  zermahlenem  and 
mit  Wasser  angerührtem  Bimsstein  bearbeitet,  in  reinem, 
kaltem  und  laufendem  Wasser  gewaschen  und  hierauf 
in  ein  Bad  von  der  Zusammensetzung  t kg  Kalium- 
cyanid  auf  30  I Wasser  getaucht.  Nach  einer  noch- 
maligen Spülung  in  reinem,  kaltem  und  laufendem 
Wasser  erfolgt  die  weitere  Behandlung  auf  die  ge- 
wöhnliche Weise  in  einem  entsprechenden  Nickel-, 
Kupfer-  etc.  Bade. 

Nach  Verlassen  des  elektrolytiachen  Bades  werden 
die  Arbeitsstücke  nochmals  in  kaltem  Wasser  gespült. 
Diese  letzte  Spülung  ist  von  grosser  Bedeutung,  da 
sich  sonst  das  Nickel,  Kupfer  etc.  an  manchen  Stellen 
loslösen  könnte,  was  bei  der  nötigen  Vorsicht  in  Bezog 
auf  die  letzte  Wasserspülung  nicht  der  Fall  ist. 


BQrstenhalter  für  elektrische  Maschinen.  — 

Siemens  & Halske,  Aktiengesellschaft  ln  Berlin.  — 
D.  R.  P.  No.  133388. 


Fig.  88. 

Um  in  beiden  Umlaufsrichtunprn  des  Stromwenders 
oder  der  Schleifringe  geräuschlosen  und  feuerlosen  Gang 
zu  erzielen,  ist  die  Kohle  b oder  der  zur  Stromabnahme 
dienende  Schleifklotz  nicht  seokrecht,  sondern  unter 
einem  spitzen  Winkel  gegen  den  Stromwender  c gestellt, 
ln  dieser  Lage  wird  der  Schleifklotz  b durch  eine  ent- 
sprechend angeordnete,  feste,  metallische  Wand  a und 
eine  Zugfeder  / gehalten.  Die  Kohle  liegt  in  dem 
spitzen  VViukeliaum,  gebildet  durch  Stromwender  c und 
Metallwand  a.  Diese  letztere  soll  gleichzeitig  den  Strom 


von  dem  Schleifklotz  b ab-  und  den  Sammelscbienen 
zufUbren.  Die  Feder  / ist  so  angeordnet,  dass  sie  die 
Kohle  b gleichzeitig  gegen  die  schiefe  Wand  a und 
gegen  den  Stromwender  c presst. 

Bei  kleinen  Unebenheiten  des  Stromwenders  oder 
der  Schleifringe  wird  die  Kohle  etwas  an  der  Wand 
emporgeschoben.  Die  Reibung  zwischen  SchleifkloU  b 
und  Wand  a wirkt  hierbei  als  Dämpfung  nnd  verhindert, 
dass  störende  und  zu  Feuer  und  Geräusch  Anlass  gebende 
Schwingungen  entstehen. 


Verfahren  zur  Vorwärmung  der  Beschickung 
elektrischer  Oefen.  — A.  Minet  in  Paris  und 
Dr.  A.  Neuburger  in  Berlin.  — D.  R.  P,  No.  133495. 


An  den  Längsseiten  des  eigentlichen  elektrischen 
Ofens  tv  sind  je  zwei  Kammern  r und  s hinter  ein- 
ander angeordnet.  Die  Wandungen  b der  Kammern  s 
sind  mit  Luftkanälen  v versehen,  deren  Pfeifen  u u 
die  Kammern  s abblasen,  während  heisse  Gase  (Gicht- 
gase etc.)  in  diese  Kammern  J durch  die  Kanäle  / 
oder  h und  die  Düsen  o eintreten.  Die  Vorwärmung 
der  Beschickung  lässt  sich  hierbei  je  nach  dem  er- 
forderlichen Grade  regeln.  I.  Zwecks  starker  Vor- 
wärmung dienen  die  dem  Schacht  zunächst  gelegenen 
Kammern  S zur  Verbrennung  der  Gase,  die  beiden 
äusseren  dagegen  zur  Einführung  heisser  Gase  oder  zur 
Abführung  der  verbrannten  Gase,  um  WIrraeverlustc 
durch  Strahlung  zu  verhüten.  2.  Bei  Verwendung  heisser 
brennbarer  Abgase,  z.  B.  Hochofengase,  werden  diese 
Gase  zur  Ausnutzung  ihrer  hohen  Eigenwärme  zunächst 
durch  die  äusseren  Kammern  geleitet  und  alsdann  in 
den  inneren  Kammern  verbrannt.  3.  Zwecks  geringer 
Vorwärmung  der  Beschickung  erfolgt  eine  Verbrennung 
der  Gase  in  den  inneren  Kammern  überhaupt  nicht. 
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Sieherheitsvorrlehtung:  an  Ozonapparaten  mit 
W&SSerkQhlung.  — Siemens  & Halske,  Aktien- 
gesellschaft in  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  133759. 

Oie  Sichcrheitsvorrichtung  an  Ozonapparaten  mit 
Wasserkühlung  besteht  darin,  dass  in  dem  unteren  Teile 
des  Gasraumes  dieser  Apparate  eine  mit  einem  Signal- 


stromkreis verbundene  Stromschlussvorrichtung  derart 
angeordnet  ist,  dass  sie  durch  in  diesem  Raume  sich 
ansammelndc  Flüssigkeit  unmittelbar  oder  mittelbar 
durch  Aufweichen  bezw.  Leitendmachen  eines  den  Strom- 
schluss verhindernden  Zwischengliedes  geschlossen  und 
dadurch  die  Signaleinrichtung  in  Thatigkeit  versetzt  wird. 


ALLGEMEINES. 


Anschluss  des  Deutsehen  Reichs  an  die 
Internationale  Union  zum  Schutze  des  gewerb- 
lichen Eigentums.  Aus  den  »Mitteilungen  vom 
Verband  deutscher  Patentanwälte«,  Berlin  W,  Carl 
Heymanns  Verlag. 

Am  20.  März  1883  ist  in  Paris  zwischen  einer 
Anzahl  Staaten  eine  Ucbereinkunft  zum  Schutze  des 
gewerblichen  Eigentums  getrofTen  worden  (Union  pour 
la  protection  de  la  propriet£  industrielle),  die  den 
Zweck  verfolgt,  den  Angehörigen  und  Eingesessenen 
der  betreffenden  Staaten  mit  Bezug  auf  Erfindungspatente, 
gewerbliche  Muster  oder  Modelle,  Fabrik-  oder  Handels- 
marken und  Handclsnamen  gewisse  Vorrechte  zu  ge- 
währen. 

Die  Bestimmungen  jener  Uebereinkunft  sind  durch 
eine  Zusatzakte  d.  d.  Brüssel,  den  14.  Dezember  1900 
abgeändert  worden,  und  der  Reichstag  hat  in  den 
Sitzungen  vom  13.  und  15.  Mai  1901  den  Beitritt  des 
Deutschen  Reiches  beschlossen. 

Ferner  hat  der  Reichstag  den  durch  die  Union 
erforderlichen  Abänderungen  an  dem  Uebcrcinkommen 
zwischen  dem  Deutschen  Reich  einerseits  und  der 
Schweiz  und  Italien  anderseits  zugestimmt,  und  am 
21.  März  1903  ist  dem  Schweizer  ßundesrat  die  Anzeige 
zugestellt  worden,  dass  das  Deutsche  Reich  der  Inter- 
nationalen Union  mit  Rechlswirkung  vom  f.  Mai  d.  Js. 
ab  beitritt. 

1.  Unionstaat  en. 

Mitglieder  der  Union  sind  folgende  Staaten:  Belgien, 
Brasilien,  Curagao,  Dänemark,  Deutschland,  San  Domingo, 
Frankreich,  Grossbritannien,  Italien,  Japan,  Neuseeland, 
Niederlande,  Niedcrländisch-Indien,  Norwegen,  Portugal, 
Queensland,  Schweden,  Schweiz,  Serbien,  Spanien, 
Surinam,  Tunis  und  Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika. 
Von  diesen  Staaten  haben  San  Domingo,  Brasilien  und 
Serbien  die  Brüsseler  Beschlüsse  noch  nicht  ratifiziert, 
sodass  die  nachstehenden  Ausführungen  zunächst  nur 
für  die  übrigen  genannten  Staaten  gellen.  Die  Nieder- 
lande und  Serbien  besitzen  kein  Patentgesetz. 

II.  Priorität. 

Patente.  Die  Angehörigen  oder  Eingesessenen, 
die  in  irgend  einem  der  vcrtragschhessenden  Staaten 
vorschriftsmässig  eine  Patentanmeldung  eingereicht  haben, 
gemessen  in  den  anderen  Staaten  ein  Prioritätrecht  von 
zwölf  Monaten.  Es  ist  jedoch  zweifelhaft,  ob  ein 
solches  Patent  gegenüber  denjenigen  Personen  wirksam 
ist,  welche  die  Erfindung  in  dem  Lande  der  Nach- 
anmeldung während  dieses  Jahres  gutgläubig  in  Bc- 
uutcung  genommen  haben  (Vorbenutzungsrecht). 

Es  ist  zweifelhaft,  ob  die  Priorität  auch  im  Falle 
der  Abweisung  einer  deutschen  Anmeldung  dennoch 
geltend  gemacht  werden  kann.  Will  man  sich  also  den 
Vorteil  der  Priorität  in  ZwcifcUfällen  unter  allen  Um- 
ständen sichern,  dann  ist  eine  rechtzeitige  weitere  An- 
meldung in  einem  Unionstaat  ohne  Patentprüfung  zu 
erwägen.  Die  Priorität  gilt  für  die  Erfindung,  wie  sie 
in  der  Erstanmeldung,  nicht  etwa  wie  sie  verändert  in 
dem  auf  die  Anmeldung  erteilten  Patent  dargestellt  ist 


Muster.  Bei  Geschmacksmustern  gilt  eine  vier- 
monatliche Prioritätfrist  von  dem  Tage  der  Anmeldung  ab. 

Bei  Gebrauchsmustern  gilt  in  jedem  Fülle  mindestens 
eine  viermonatliche  Prioritätfrist  von  dem  Tage  der 
Anmeldung  ab.  Ueber  die  Möglichkeit  einer  Inanspruch- 
nahme einer  zwölfmonatlichen  Frist  sind  die  Ansichten 
geteilt  — sie  ist  ausgeschlossen  für  die  Nachanmeldung 
in  Italien  — , sodass  auch  hier  die  gleichzeitige  An- 
meldung eines  Patents  in  einem  anderen  Staat  der 
Union  in  Frage  kommen  kann,  wenn  die  zwölimonatliche 
Frist  unter  allen  Umständen  in  Anspruch  genommen 
werden  soll. 

Warenzeichen.  Die  Prioritätfrist  für  die  Anmeldung 
von  Warenscichen  beträgt  vier  Monate  von  dem  Tage 
der  Anmeldung  ab. 

III.  AusUbung  und  Einführung  der  Erfindung. 

Zur  Ausübung  der  Erfindung  ist  eine  Minimalfrist 
von  drei  Jahren  festgesetzt,  welche  in  den  meisten 
Staaten  von  dem  Tage  der  dortigen  Anmeldung  läuft; 
die  NichtausUbung  der  Erfindung  kann  unter  Umständen 
entschuldigt  werden.  Es  wird  angenommen,  dass  solche 
Ausübungsfristen,  welche  am  I.  Mai  1903  noch  nicht 
abgelaufen  sind,  eine  Verlängerung  auf  diese  drei  Jahre 
erfahren. 

Die  Einführung  des  patentierten  Gegenstandes  nach 
Frankreich  aus  einem  Unionstaat  zieht  nicht  mehr  den 
Verfall  des  französischen  Patents  nach  sich. 

Die  Einführung  patentierter  Gegenstände  ist  aber 
nicht  als  eine  Ausübung  der  Erfindung  in  Frankreich 
anzusehen. 

IV.  Rechtskraft  des  Anschlusses. 

Die  Rechtswirkungen  der  Union  treten  für  das 
Deutsche  Reich  am  1.  Mai  1903  in  Kraft. 

Für  jede  Anmeldung,  die  am  1.  Mai  1903  oder 
später  in  einem  Unionstaat  eingereicht  wird,  kann  das 
Prioritätrecht  in  jedem  anderen  Staat  für  die  entsprechende 
während  der  Prioritätfrist  erfolgte  Anmeldung  geltend 
gemacht  werden. 

Für  den  Zeitpunkt  und  die  Art  der  Geltendmachung 
der  Priorität  sind  die  Vorschriften  in  den  einzelnen 
Stnaten  verschieden. 

Anmeldungen,  die  vor  dem  1.  Mai  1903  bewirkt 
sind,  begründen  und  geniesten  in  Deutschland  kein 
Prioritäirecht. 

V.  Gebrauchsmuster  und  unlauterer 
Wettbewerb. 

Mit  dem  Beitritt  des  Deutschen  Reiches  zur  Union 
geniesten  Angehörige  oder  Eingesessene  der  Unionstaaten 
in  Deutschland  Gebrauchsmusterschutz,  mag  ein  Priorität- 
recht in  Anspruch  genommen  werden  oder  nicht. 

Dasselbe  gilt  bezüglich  des  Gesetzes  zur  Bekämpfung 
des  unlauteren  Wettbewerbs  vom  27.  Mai  1896. 

Vl.SonderverträgeundUebergangibestimmung. 

Das  Deutsche  Reich  ist  den  weiteren  im  Innern 
der  Union  abgeschlossenen  Sonderverträgen  noch  nicht 
beigetreten,  nämlich: 
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1.  den»  Abkommen  von  Madrid  vom  14.  April  1891, 
betreffend  die  Internationale  Eintragung  von 
Fabrik*  und  Handelsmarken, 

2.  dem  Abkommen  von  Madrid  von»  14,  April  1891, 
betreffend  die  Unterdrückung  falscher  Iicrkunfts- 
bezeichnt«! gen  auf  Waren. 

Gleichzeitig  mit  dem  Anschluss  des  Deutschen 
Reiches  an  die  Internationale  Union  treten  veränderte 
Abkommen  zwischen  dem  Deutschen  Reich  einerseits 
und  der  Schweiz  und  Italien  anderseits  in  Kraft. 

Die  Acnderungen  betreffen  insbesondere  diePrioritäl- 
fristen,  die  sich  vom  I.  Mai  1903  an  nach  den  Be- 
stimmungen der  Internationalen  Union  richten.  Für 
diejenigen  Erfindungen,  Muster  und  Modelle,  Fabrik- 
und  Handelsmarken,  die  vor  dem  1.  Mai  angemcldet 
worden  sind,  kann  die  Frist  entweder  nach  den  Union- 
bestimmungen oder  nach  den  älteren,  jetzt  ausser  Kraft 
tretenden  Uebereinkommcn  berechnet  werden,  wie  dies 
dem  Anmelder  günstiger  ist. 

Für  die  in  Deutschland  als  Gebrauchsmuster,  in 
Italien  als  Erfindung  angemcldcten  Gegenstände  wird 
die  Prioritätfrist,  wenn  die  Anmeldung  zuerst  in  Deutsch- 
land bewirkt  ist,  auf  vier  Monate,  wenn  dieselbe  zuerst 
in  Italien  bewirkt  ist,  auf  zwölf  Monate  bemessen. 

Bezüglich  der  Ausübung  bleiben  die  Bestimmungen 
der  früheren  Uebereinkommcn  in  Kraft.  Es  gilt  also 
in  Italien  bezw.  in  der  Schweiz  eine  patentierte  Er- 
findung für  nusgeübt,  wenn  die  Ausübung  in  Deutsch- 
land erfolgt  ist  und  umgekehrt. 

An  den  Elektrizlt&tspalast  auf  der  Welt- 
ausstellung ln  St.  LoulS  1904  wird  soeben  die 


letzte  Hand  gelegt.  Das  Gebäude  ist  in  seinem  Aeusseren 
vollendet,  von  den  Gerüsten  befreit  und  präsentiert  sich 
als  eine  der  originellsten  Bauteu,  die  jemals  auf  einer 
Ausstellung  aufgeführt  wurden.  Die  Architekten  Walker 
und  Kimball  wollten  etwas  ganz  Besonderes  auch  in 
dem  Aeusscrcn  des  Elektrizitätspalastes  schaffen  und 
haben  sich  von  den  landläufigen  Kuppeln  und  Türmen, 
die  man  sonst  zur  Ausschmückung  der  Ausstellung»- 
gchäude  verwendet,  losgesagt.  An  die  Stelle  dieser 
Kuppeln  und  Türme  treten  an  die  Ecken  der  Gebäude 
und  rechts  und  links  von  den  vier  kolossalen  Portalen 
Aufbauten  auf  dem  Dach,  welche  sich  in  Form  von 
gewaltigen  Sockeln  erheben  und  in  der  That  die  Träger 
von  grossen  Gruppen  werden,  welche  allegorisch  die 
Elektrizität  und  ihre  Leistung,  den  Aufschwung  der 
wissenschaftlichen  und  praktischen  Elektrizität  und  die 
Verwendung  derselben  darstellcn  werden.  Kraft, 
Schnelligkeit,  Licht,  Wärme  sollen  durch  allegorische 
Gruppen  personifiziert  werden.  An  anderer  Stelle 
werden  die  Statuen  berühmter  Elektriker,  wie  Volta, 
Ampere,  Ohm,  Faraday,  Benjamin  Franklin 
and  Joseph  Henry  das  Acuasere  des  Gebäudes 
schmücken.  Im  Innern  des  Elektrizitätspalastcs  befindet 
sich  ein  Hof,  umgeben  von  einem  Säulengang  und 
architektonisch  in  dem  Stil  gehalten,  den  die  Klöster 
in  Südeuropa  auf  weisen.  Der  Hof  wird  nicht  nur 

durch  seine  architektonische  Schönheit  die  Besucher, 
wie  man  glaubt,  in  grossen  Mengen  anziehen,  sondern 
auch,  weil  er  einen  kühlen,  wohlthuenden  undangenehmen 
Aufenthalt,  einen  Ort  der  Ruhe  und  Beschaulichkeit 
inmitten  der  riesigen  Ausstellung  bieten  wird. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

Xusnmmengestellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Maricn-Strassc  17, 


Patent- Anmeldungen. 

Kl.  21  f.  L.  17362.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Bogenlichtkohlen  mit  Leuchtzusälzcn.  Dr.  M.  Lilien- 
feld, Berlin. 

Kl.  21  g.  R.  17275.  Verfahren  zur  Herstellung  licht- 
empfindlicher Selenzellen  mit  bifilar  um  den  Träger 
gewickelten  Metalldrähten.  G.  Wilh.  Ruhmer, 
Berlin. 

Kl.  12  h.  S.  15290.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Elektroden  zu  Akkumulatoren  u.  s.  w.  Sociöte 
Anonyme  des  Ancicns  Etablissements 
Parvillee  Frcrca  & Co.,  Paris. 

Kl.  40  a.  L.  15470.  Verfahren  der  ununterbrochenen 
Destillation  von  Zink  in  elektrischen  Strahlungsofcn. 
Dr.  Gustav  de  Laval,  Stockholm. 

Kl.  21  c.  H.  29  509.  Elektrischer  Widerstand  mit  pulver- 
förmiger  Widerstandsmasse.  Robert  Hopfclt, 
Berlin. 

Kl.  2 h.  C.  II  544.  Vorrichtung  zur  Elektrolyse  mit 
einer  zwischen  Kathoden  und  Anodenzelle  ein- 
geschalteten Mittelzelte.  Hermann  Cuenod  und 
Charles  Fournicr  gen.  Mogin,  Genf. 

Erteilungen. 

Kt.  121.  142855.  Kontaktapparat  für  die  Schwefel- 
säureanhydriddarstellung. Verein  chemischer 
Fabriken  in  Mannheim,  Mannheim. 

Kl.  21  b.  142  829.  Flüssigkeitsdichter  Abschluss  zwischen 
Erhitzung»-  und  KühlflUssigkeit  bei  Thcrmosäulen. 
Anton  Kreidler,  Stuttgart. 


Kl.  21  e.  142  870,  Polprüfer.  Heinrich  Roder, 
Dresden. 

Kl.  1 2 g.  143197.  Verfahren  zur  Darstellung  von 
Aminbasen  der  fetten  und  aromatischen  Reihe  durch 
elektrolytische  Reduktion.  Dr.  P.  Knudsen, 
Bremen,  Khetnstrasse. 

Kl.  2t  f.  143  200.  Verfahren  zur  Herstellung  regenerier- 
barer, bezw.  sich  während  ihrer  Brennzcit  selbst 
regenerierender  elektrischer  Glühlampen.  Dr.  Fritz 
Bluu  und  Elektrische  Glühlampenfabrik  »Watt« 
Scharf  & Co.,  Wien. 

Kl.  2t  f.  143302.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Körpern,  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  elektrisch 

leitend  sind.  Ztts.  z.  Pot.  137576.  Elektrodon- 
Bog  ertlich  t G.  m.  h.  H.,  Berlin. 

Kl.  21  f.  143303.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Körpern,  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  elektrisch 
leitend  sind.  Zas.  z.  Pat.  137576.  Elektroden- 
Bogenlicht  G.  in.  b.  11.,  Berlin. 

Kl.  121.  143347.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 

elektrolytischen  Darstellung  von  Alkalichlorateu  und 
perchioraten.  Richard  Threlfall,  Birmingham, 
uud  George  Edward  Wilson,  Park- Hall  bei  Kidder- 
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CHEMISCHE  REAKTIONEN 
BEI  EXTREM  HOHEN  TEMPERATUREN. 

Von  Prof.  C.  Zenghetis. 


Es  wurde  versucht,  sehr  hohe  Tempe- 
raturen zu  erreichen,  und  zwar  durch  Ver- 
brennung von  Aluminium  in  Sauerstoff. 
Es  ist  bekanntlich  durch  den  Goldschmidts- 
schen  Prozess  gelungen,  durch  mittelbare 
Verbrennung  von  Aluminium  durch  ge- 
bundenen Sauerstoff  eine  Temperatur  von 
etwa  3000°  zu  erhalten.  Durch  die  Ver- 
brennung desselben  in  freien  Sauerstoff 
musste  man  eine  viel  höhere  Temperatur 
erwarten.  Die  Theorie  ergiebt  für  den 
ersteren  Fall  etwa  5117*,  bei  letzterem  Falle 
19062“.  Zur  Erreichung  dieses  Zweckes 
wurde  Aluminiumpulver  nach  und  nach  in 
einen  hocherhitzten  hessischen  Tiegel  ge- 
schüttet, wobei  es  bei  Durchleiten  eines  leb- 
haften Stromes  von  Sauerstoff  zischend  ver- 
brannte. Die  erreichte  Temperatur  lag 
wenigstens  so  hoch  als  beim  elektrischen 
Bogenlicht,  wie  aus  den  erreichten  Resultaten 
zu  schliessen  ist,  welche  kurz  die  folgenden 
waren: 

Platin,  Kalk,  Magnesia  schmolzen  und 
verdampften  sofort,  wobei  ein  grosser  Teil 
von  Kalk  und  Magnesia  sich  zu  Aluminat 
verband.  Der  Tiegel  wurde  nach  der  Ver- 


brennung von  einigen  Gramm  Aluminium 
an  einer  Stelle  geschmolzen  und  schmolz 
zuletztdurch.  Das  un  verbrannt  gebliebene  über- 
schüssige Aluminium  schmolz  zu  einer  Kugel, 
welche  überall  eine  Härte  von  7 ‘/, — 8 zeigte. 
Sauerstoffwar  dabei  zum  grossen  Teil  in  Ozon 
verwandelt  worden.  Durch  Verbrennung 
einer  Mischung  von  Aluminium  mit  15% 
Graphitpulver  oder  Russ  in  Sauerstoff  ent- 
stand Aluminiumcarbid.  Ebenso  wurde  durch 
Ersetzen  des  Sauerstoffstromes,  nach  Er- 
reichen einer  extrem  hohen  Temperatur,  durch 
einen  Stickstoffstrom  der  Stickstoff  mit  Alu- 
minium zu  Nitrid  verbunden.  Es  ist  in  solcher 
Weise  gelungen  38,57  des  angewandten 
Aluminiums  in  Nitrid  zu  verwandeln. 

Aluminium  verbrennt  bei  Temperaturen 
von  über  tooo“  sowohl  in  Kohlendioxyd 
wie  in  Kohlenoxyd  heftig,  wobei  keine  Spur 
von  Kohle  zurückbleibt,  sondern  die  Ver- 
brennung verläuft  glatt  unter  Bildung  von 
Aluminiumoxyd  und  -carbid.  Aehnlich  ist 
das  V erhalten  gegenüber  N,0  und  NO,  welche 
bei  dieser  Temperatur  mit  Aluminium  heftig 
reagieren,  wobei  Aluminiumnitrid  und  -oxyd 
entstehen. 
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ÜBER  ZWEI  ELEKTROCHEMISCHE  WERKE  AM  NIAGARA. 


Elektrische  Gewinnung 
von  Stickstoffverbindungen  aus  der 
atmosphärischen  Luft. 

Seit  langem  ist  bekannt,  dass  der  Stick- 
stoff der  Luft  unter  der  Einwirkung  elek 
trischer  Entladungen  in  geringen  Mengen 
oxydiert  werden  kann.  Die  Bedeutung  des 
Problemes,  den  Stickstoff  aus  der  Luft  in 
fester  Form  zu  binden,  ist  denn  auch  keines- 
wegs unterschätzt  worden,  obwohl  bis  jetzt 
die  dahin  zielenden  Versuche  als  misslungen 
zu  bezeichnen  sind. 


In  einer  Ansprache  vor  der  British 
Association  in  Bristol  im  Jahre  1898  lenkte 
Sir  William  Crookes  die  Aufmerksamkeit 
der  wissenschaftlichen  Welt  von  neuem  aut 
dieses  Problem,  wobei  er  durchblicken  liess, 
dass  die  Lösung  möglicherweise  in  nicht 
allzuweiter  Zukunft  liege.  Dass  diese  An 
sicht  nicht  unzutreffend  war,  beweist  die 
Anfang  1902  gegründete  Gesellschaft:  •The 
Atmospheric  Products  Co.«  in  Niagara-Falls, 
welche  nichts  Geringeres  beabsichtigt,  als 
Stickstoffverbindungen  in  grossem  Massstabe 
aus  der  Luft  herzustellen.  Inwieweit  die 


Fig.  90.  Laboratorien  mit  den  Apparaten  für  die  Yorversuche. 


Lösung  bis  jetzt  als  gelungen  zu  betrachten 
ist,  ist  folgenden  Ausführungen  zu  entnehmen, 
die  nach  der  • Zeitschrift  für  Elektrotechnik«, 
Wien,  zum  Teil  der  im  September  1902  ge- 
gründeten, trefflich  redigierten  Zeitschrift: 
• Electrochemical  Indus try«  entlehnt  sind. 
Von  der  Redaktion  dieser  Zeitschi ift  wurden 
uns  auch  die  Originalphotographien  der  bei- 
stehenden  Abbildungen  in  Fig.  90 — 93  freund- 
lichst  zur  Verfügung  gestellt. 

Die  Vorversuche  wurden  in  einem  La- 
boratorium vorgenommen,  das  in  Fig.  90 
photographisch  wiedergegeben  ist.  Seit  rund 
t Jahr  sind  jedoch  grössere,  von  der  •Ampere 
Electrochemical  Co.«  gebaute  Maschinen  und 
Apparate  im  Betriebe.  Als  Generator  dient 
eine  45  KW.-Maschine,  die  Gleichstrom  von 
8000  V.  bei  durchschnittlich  0,75  A.  liefert, 
jedoch  nötigenfalls  mehrere  Ampdres  bei 
rund  15000  V.  zu  geben  imstande  ist.  Von 


diesem  exotischen  Exemplar  einer  Hoch- 
spannungsmaschine giebt  Fig.  91  eine  getreue 
Abbildung.  Der  negative  Pol  führt  zu  einer 
um  eine  senkrechte  Achse  drehbaren  Walze, 
von  welcher  6 in  einer  Ebene  liegende 
Kontaktarme  ausgehen.  Diesen  sechs  mit 
Platin  armierten  Kontaktstücken  (s.  Fig.  92) 
entsprechen  sechs  andere  im  Kreise  ange 
ordnete  Kontaktstücke,  wobei  die  Entfernung 
so  gewählt  ist,  dass  die  rotierenden  Kon 
taktstücke  den  feststehenden  zwar  sehr  nahe 
kommen,  sie  jedoch  nicht  berühren.  An 
einem  grossen  Zylinder  sind  nun  23  der 
artige  Kontaktsätzc  angebracht  und  das 
Ganze  ist  in  einem  geräumigen,  gut  ver- 
schlossenen trommelförmigen  Kasten  ange- 
bracht. Die  an  der  Innenwand  des  Kastens 
befindlichen,  feststehenden  Kontaktstücke 
sind,  jeder  einzelne  unter  Zwischenschaltung 
einer  Drosselspule,  mit  dem  positiven  Pol 
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in  Verbindung.  Die  (23X6)  Drosselspulen 
bezwecken,  zu  verhindern,  dass  die  Ströme 
zu  hohe  Betrage  erreichen.  Bei  einer  ganzen 
YValzenumdrehung  entstehen  pro  Kontakt- 
satz 36  Lichtbogen,  und  somit  Tür  die  23 


Kontaktsatzc  und  bei  500  Umdrehungen  p.  M. 
414000  Lichtbogen,  deren  jeder  einzelne 
etwa  0,005  A.  zugefuhrt  erhalt.  Bei  der  ge- 
bräuchlichen Spannung  von  8000  V.  werden 
die  einzelnen  Lichtbögen  mehrere  Zoll  lang, 


Kig.  91.  Motor  und  loooo  Volt-Maschine  mit  Erreger masc Line. 


bevor  sic  zerrcisscn.  Die  Drehung  der 
Walze  mit  den  Kontakten  wird  durch  einen 
direkt  gekuppelten  kleinen  Elektromotor  be- 
werkstelligt, der  bei  500  Umdrehungen  etwas 
über  I PS.,  bei  IOOO  Umdrehungen  rund 
5 PS.  beansprucht. 

Durch  den  eben  beschriebenen  Apparat, 
den  Fig.  93  mehr  oder  weniger  deutlich  er- 
kennen lasst,  wird  nun  atmosphärische  Luft 
hindurchgetricben,  und  zwar  19,5  mJ  per 
Stunde.  Nach  dem  Passieren  des  Apparates 
enthalt  die  Luft  21  , bis  3 0 „ Stickstoffoxyde, 
sodass  sich  die  Menge  der  in  einer  Stunde 
erzeugten  Stickstoffoxyde  zu  etwa  640  g be- 
rechnet. Die  Erfinder,  die  Herren  Charles 
S.  Bradley  und  B.  R.  Lovejoy  geben  an, 
dass  auf  ein  amerik.  Pfund  (=  454  g) 
theoretischer  HNO,  7 elektrische  Pferde- 
starkestunden kommen. 

Die  in  den  Apparat  gelangende  Luft 
wird  vorerst  sorgfältig  getrocknet,  um  die 
Bildung  von  Saure,  die  die  Metallteilc  natür- 
lich in  Kurze  zerstören  wurde,  zu  verhüten. 
Das  Innere  des  Apparates  ist  ausserdem 
durch  eine  Asphaltfirnisschicht  geschützt  und 
durch  eingesetzte  Glasfenster  der  Be- 
obachtung von  aussen  zugänglich  gemacht. 
Eine  Mischung,  die  gleiche  Y’olumtcilc  von 


Sauerstofl  und  Stickstoff  enthalt,  giebt  eine 
erheblich  bessere  Ausbeute  als  gewöhnliche 
Luft,  was  einleuchtend  ist,  da  die  Luft  be- 


K.k\  9],  l>fu«*cli|«ulr  mit  Elcklr>Hlco|>aar. 

kanntlich  auf  4 Volumteile  Stickstoff  nur 
1 Volumteil  Sauertoff  enthalt. 

Mit  abnehmender  Stromstärke  bei  gleich* 
bleibender  Spannung  steigt  der  Nutzeffekt, 
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bis  der  Lichtbogen  endlich  zu  einem  Funken 
zusammenschrumpft.  Die  Temperatur  der 
Luft  wird  während  des  Prozesses  auf  etwa 
80  ” C.  gehalten.  Die  aus  dem  Apparat 
entweichenden  Gase  treten  in  ein  eisernes 
Reservoir,  wo  sie  noch  weiter  Gelegenheit 
haben,  sich  zu  verbinden,  und  gelangen  her- 
nach in  einen  Scrubberturm,  in  welchem  die 
Kondensation  der  Gase  vor  sich  geht.  Der 
Scrubber  ist  mit  Koks  gefüllt,  über  welchen 
langsam  VV'asser  hinunterläuft,  falls  es  sich 
um  die  Gewinnung  von  Säure  oder  Aetz- 
lauge,  falls  es  sich  um  die  Gewinnung  von 
Kali-  oder  Natronsalpeter  handelt.  Für  Ver- 
suchszwecke ist  besonders  der  letztere  Modus 


sehr  bequem,  da  die  Neutralisation  einer  be- 
stimmten Menge  von  Alkali  sehr  genaue 
Schlüsse  hinsichtlich  der  erzielten  Ausbeute 
an  Stickstoffoxyd  zu  ziehen  gestattet. 

Ob  die  Gesellschaft  bis  jetzt  pekuniäre 
Erfolge  aufzuweisen  hat,  bezw.  Salpetersäure 
und  deren  Salze  bereits  so  billig  herzustellen 
imstande  ist,  um  mit  chemischen  Fabriken 
konkurrieren  zu  können,  ist  fraglich.  Trotz- 
dem scheinen  die  diesbezüglichen  Aussichten 
gute  zu  sein,  da  die  Gesellschaft  zur  Ver- 
wertung ihrer  Patente  eine  äooopferdige 
Wasserkraft  erworben  hat ; nebenbei  bemerkt, 
beträgt  der  Verbrauch  an  Salpetersäure  allein 
in  den  Vereinigten  Staaten  Nord -Amerikas 


Kig.  93.  Gefässtrommet,  in  welcher  die  Oxydation  des  Stickstoffs 
statifindcl;  daneben  ist  der  Scrubberturm  sichtbar. 


jährlich  rund  100000  t,  und  desgleichen  ist 
der  Verbrauch  künstlicher  Düngemittel  ein 
ganz  enormer. 

Zum  Schlüsse  möge  noch  erwähnt  werden, 
dass  Lord  Kelvin  anlässlich  seiner  Amerika- 
Reise  im  Sommer  1902  dem  Werke  der 
Atmospheric  Products  Co.  einen  Besuch  ab- 
gestattet hat  und  sich  über  das  Verfahren 
sehr  anerkennend  ausgesprochen  haben  soll. 

Elektrolytische  Bleigewinnung. 

Unter  dem  Namen  »The  Electrical  Lead 
Reduction  Co.«  hat  sich  im  verflossenen 
Jahre  eine  Gesellschaft  gebildet,  deren  Fabrik 
ebenfalls  an  den  Niagara  - Fällen  liegt  und 
welche  im  grossen  aus  Bleisulfid  und  Blei- 
glanz elektrolytischen  Bleischwamm  herstellt. 
Der  Reduktionsprozess  besteht  in  Kürze 
darin,  dass  zerkleinertes,  reines  Bleierz  in 


einem  Säurebad  auf  den  Gefässboden  ge- 
schichtet und  zur  Kathode  gemacht  wird, 
wobei  der  Schwefel  bei  Stromdurchgang  als 
Wasserstoffsulfid  entweicht.  Als  Zersetzungs- 
gefässc  dienen  tellerförmige,  bipolare  Hart- 
bleielektroden, von  denen  je  1 1 Stück  auf- 
einandergeschichtet und  gegenseitig  isoliert 
werden.  Die  Erzbeschickung  pro  Gefäss 
beträgt  33  amerik.  Pfund,  die  normale  Be- 
triebsstromstärke 33  A.  und  "die  Zellen- 
spannung 2,9  V.  Zur  vollständigen  Reduktion 
sind  5 Tage  erforderlich,  nach  welcher  Frist 
sich  auf  den  Böden  der  Elektrodentellcr 
3 — 4 zöllige  Schichten  von  Bleischwamm  ge- 
bildet haben.  Als  Generator  dient  eine  Neben- 
schluss-Dynamo von  125  V. 

Die  entweichenden  Gase  werden  ver- 
mittels Bleiröhren  in  Verbrennungskammem 
geleitet,  wo,  je  nach  der  mehr  oder 
weniger  vollkommenen  Verbrennung,  ent- 
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weder  Schwefelsäure  oder  Schwefel  gewonnen 
wird.  In  einem  Gefäss  mit  Rührvorrichtung 
wird  sodann  der  Bleischwamm  gewaschen  und 
während  des  Waschprozesses  werden  Fremd- 
stoffe  von  geringem  spezifischen  Gewicht,  wie 
Quarz,  Zinksulfid  etc.  weggeschwemmt.  Nach 
einer  weiteren  Behandlung  im  Trockenofen 
ist  das  Produkt  für  die  Verwendung  von 
negativen  Akkumulatorplattcn  fertig.  Ein 
grosser  Teil  des  derart  hergestellten  Bleies 
wird  jedoch  in  Glätte  verwandelt,  welches 


einen  leichten  Absatz,  für  Glas-  und  Gummi- 
fabriken findet. 

Der  Wirkungsgrad  dieses  elektrochemi- 
schen Prozesses  ist  ein  guter  zu  nennen,  da 
das  elektrochemische  Aequivalent  des  Bleies 
so  hoch  ist,  dass  zur  Reduktion  desselben 
ein  vergleichsweise  geringer  Aufwand  an 
elektrischer  Arbeit  nötig  ist  und  das  End- 
produkt mechanisch  fein  verteiltes  Blei  dar- 
stellt, das  mit  Leichtigkeit  in  andere  Ver- 
bindungen übergeführt  werden  kann. 


DIE  DARSTELLUNG  DES  OZONS  AUF  ELEKTRISCHEM  WEGE. 

Von  Dr.  O.  Kausch.  (Schlau.) 


Eis  muss  also  darnach  gestrebt  werden, 
die  elektrische  Energie  möglichst  wenig 
äussere,  als  Wärmeentwickelung  kundgebende 
Arbeit,  dagegen  möglichst  viel  in  Ozon- 
erzeugung resultierende  innere  Arbeit  leisten 
zu  lassen. 

Dieses  Ziel  wird  nach  Angabe  Verley’s 
nun  in  einer  aus  der  untenstehenden  Fig.  94 
ersichtlichen  Anordnung  erreicht. 


Ein  Kondensator  C ist  parallel  zu  dem 
Ozonisator  und  zwar  in  der  Weise  geschaltet, 
dass  der  Draht,  welcher  die  Polklemme  P,  mit 
der  Polklemme  Pa  des  Ozonisators  verbindet, 
durch  eine  Luftstrecke  b b,  unterbrochen  ist. 


Hierdurch  ergeben  sich  äusserst  rapide 
Schwingungen,  die,  wie  gezeigt,  ausserordent- 
lich vorteilhaft  für  die  Bildung  des  Ozons  sind. 
Ausserdem  bietet  die  Anordnung  den  Vorteil, 
dass  durch  geeignete  Wahl  der  Verhältnisse, 
d.  i.  Kapazität  und  Selbstinduktion  erreicht 
wird.dassdieSpannungamOzonisator  beträcht- 
lich höher,  ja  sogar  eine  vielfache  derjenigen 
am  Transformator  ist.  Von  dem  in  der 
englischen  Patentschrift  No.  5195  v.  J. 
1896  gemachten  Vorschläge,  Schwingungen 
höherer  Frequenz  zur  Gewinnung  von  Ozon 
in  einem  Ozonisator  zu  benutzen,  dessen 
Dimensionen  in  bestimmter  Grösse  gewählt 
werden,  unterscheidet  sich  das  Verfahren 
Verley’s  durch  die  Anwendung  eines  be- 
sonderen Kondensators,  welche  nach  Angabe 
des  Erfinders  erst  gestattet,  dass  wirklich 
Ozon  gewonnen  wird. 

Ein  Ozonisator,  in  dem  je  nach  der 
Stromstärke  dunkle  oder  leuchtende  Ent- 
ladungen gebildet  werden  aber  niemals  ein 
Volta'scher  Bogen  entstehen  kann,  bildet 
sodann  den  Gegenstand  des  D.  R.  I’at. 
No.  93592.  Dieser  besteht  aus  einem  Be- 
hälter, an  dessen  inneren  Wandungen  die 
eine  Elektrode  in  Form  einer  Spirale  an- 
liegt, innerhalb  welcher  die  andere  Elektrode, 
die  den  Kern  eines  Elektromagneten  bildet, 
zur  Erzeugung  von  drehenden  elektrischen 
Entladungen  in  axialer  Richtung  im  Innern 
des  Behälters,  in  den  die  zu  behandelnden 
Gase  eingeleitet  werden,  angeordnet  ist. 
Die  erzielte  konstante  Drehung  der  elek- 
trischen Entladung  bedingt,  dass  alle  Mole- 
küle der  betreffenden  Gase  mit  jenen  elek- 
trischen Entladungen  in  Berührung  gebracht 
werden. 
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Gleichfalls  die  Bildung  von  Flammen- 
bögen  bezw.  Funken  suchte  sodann  Ortt  zu 
vermeiden,  dessen  durch  D.  R.  Pat.  No. 
99684  geschützte  Erfindung  darin  besteht, 
einen  Ozonisator  in  der  Weise  cinzurichten, 
dass  die  eine  Elektrode  von  einer  Anzahl 
Messer  gebildet  wird,  die  ohne  Zwischen- 
schaltung eines  festen  Dielektrikums,  einer 
glatten  oder  ebenen  Platte,  dem  anderen 
Pole,  gegenüberliegen.  Hierdurch  wird  die 
Verminderung  des  Widerstandes  und  des 
schädlichen  Raumes  erzielt  und  gleichzeitig  die 
Verwendung  sehr  hochgespannter  Ströme  er- 
möglicht, ohne  dass  die  Bildung  von  Funken 
oder  Lichtbögen  zu  befürchten  ist.  Während 
bereits  die  genannten  Messer,  die  aus  Stahl, 
Kupfer,  Messing,  Nickel  oder  irgend  einem 
anderen  Metall  (Legierung)  hergestellt 
werden  können,  das  Abströmen  des  elektri- 
schen Stromes  erleichtern,  erzielte  der  Er- 
finder noch  eine  weitere  Steigerung  dieser 
Eigenschaft  der  genannten  Vorrichtung  da- 
durch, dass  er  die  messerartigen  Entlader 
mit  einem  gezahnten  Rande  versah  (D.  R. 
Pat.  No.  104747).  Diese  Zahnung  der  Ent- 
lader kann  in  der  Weise  gebildet  werden, 
dass  an  geeigneten  Trägern  dicht  neben- 
einander Nadeln  oder  Stifte  angeordnet 
werden. 

Die  gleiche  Aufgabe  wie  Ortt  hatte 
sich  Otto  gestellt.  Auch  er  wollte  die 
(bisher  gebräuchlichen)  dielektrischen  Körper, 


wie  Glas,  Glimmer  usw.,  deren  Verwendung 
sehr  oft  die  Ursache  von  Unfällen  geworden 
war,  vermeiden  und  zwar,  ohne  dass  bei 
Benutzung  von  mittels  Wcchselapparaten  und 
Transformatoren  erzeugten  hochgespannten 
Strömen  die  Gefahr  der  Bildung  von  Kurz- 
schlüssen zu  befurchten  ist.  Diesen  Zweck 
erreichte  er  dadurch,  dass  er  die  Elektroden 
zur  Hälfte  oder  mehr  beweglich  anordnete 
und  ferner  zu  ihrer  Herstellung  Materialien 
verwendete,  die  volle  Garantie  für  den 
Widerstand,  die  Solidität  bieten,  die  man 
bei  Apparaten  für  einen  langen  industriellen 
Gebrauch  fordern  muss.  Die  elektrische 
Entladung  erfolgt  bei  den  in  dieser  Weise 
konstruierten  Apparaten  direkt  in  die  Luft 
oder  in  den  Sauerstoff  zwischen  den  die 
verschiedenen  Spannungen  übertragenden 
metallischen  Teilen,  ohne  dass  ein  Dielek- 
trikum dazwischen  eingeschaltet  ist.  Durch 
die  Beweglichkeit  der  Elektroden  wirkt  die 
jedesmalige  Entladung  nur  sehr  kurze  Zeit  auf 
die  betreffende  Gasmenge  ein  und  wird  so  jede 
Erwärmung  der  letzteren  bezw.  die  daraus- 
resultierende Kurzschlussbildung  vermieden 
(D.  R.  Pat.  No.  96400,  englisches  Patent 
No.  itoio  v.  J.  1897,  amerikanisches 
Patent  No.  599455,  schweizerisches 
Patent  No.  15584).  Eine  auf  den  im 
Vorhergehenden  erläuterten  Prinzipien  be- 
ruhende Konstruktion  eines  Ozonerzeugers 
stellt  die  untenstehende  Figur  95  dar.  Eine 
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Metallscheibe  I),  D,  kann  innerhalb  des 
Rahmens  F,  F,  F,  F,  um  eine  Achse  A, 
durch  Vermittelung  des  Isolationsringes  l 
rotieren.  Iiiesc  Metallscheibe  trägt  eine 
Anzahl  ebener  und  wellenförmiger  oder  mit 
Spitzen  bezw.  Metallbürsten  S,  S,  Sj  u.  s.  w. 
besetzter  Sektoren.  Die  Achse  wird  mit 
I lulfe  einer  Riemenscheibe  in  Drehung  versetzt. 
Das  Hineinsehen  in  den  Apparat  gestatten 
die  beiden  Glasplatten  G,  G„  deren  erstere 
in  der  Mitte  durchbohrt  ist  und  eine  Metall- 
stange  tragt,  die  an  dem  einen  Ende  mit 
einer  Metallbürste  c,  die  den  Strom  zur 
Scheibe  ü,  D,  leitet,  und  an  dem  anderen 
Ende  mit  einer  Drahtklammer  I’,  versehen 
ist.  In  dieser  ist  ein  Leiter  (Draht)  be 
festigt,  der  mit  dem  einen  Fol  eines  lloch- 
spannungstransformators  verbunden  ist,  dessen 
anderer  Fol  dagegen  mit  dem  Mctalirahmen 
durch  einen  Leiter  F,  in  Verbindung  steht, 
der  an  einem  der  Fundamentbolzen  des 
Apparates  befestigt  ist.  Durch  ein  im  unteren 
Teile  des  Gehäuses  befindliches  (aus  der 
Zeichnung  nicht  ersichtliches)  Rohr  wird  dem 
.Apparat  nun  Luft  oder  Sauerstoff  zugeführt, 
durch  ein  Sieb  gleiehmässig  verteilt  und 
durch  das  Rohr  t,  nach  der  Ozonisation  ab- 
geleitet. Ist  der  Apparat  mm  in  Tätigkeit, 
d.  h.  rotiert  die  Scheibe  D,  D,,  so  finden 
infolge  der  Ungleichheit  der  Entfernungen, 
welche  die  Sektoren  S,  S,  S,  u s.  w.  von  den 
Teilen  1, 1,1,  und  v,  v,  v,  des  Rahmens  trennen, 
die  Entladungen  in  kurzen  Zcitzwischcn- 
raumen  statt  und  zwar  dauernd  von  einer 
Spitze  der  Sektoren  zur  anderen.  In  der- 
artigen Apparaten  sind  diese  Entfernungen 
die  angenähertsten,  d.  h.  die  Entfernungen, 
welche  die  elektrische  (Entladung  durchlaufen 
muss,  wechseln  mit  der  Spannung.  Hei 
1S000  Volt  soll  z.  II.  die  Entfernung  3 etn 
betragen.  Die  Apparate  können  aus  Guss- 
eisen, Holz,  lilcch,  Forzcllan  u.  dergl.  her 
gestellt  werden.  Hei  Verwendung  eines  an 
sich  nicht  leitenden  Materiales  ist  jedoch 
die  Entladungsstellc  mit  Metall  zu  bedecken. 
Ferner  sind  die  zur  Herstellung  der  Apparate 
benutzten  Materialien  gegen  die  Einwirkung 
des  Ozons  dadurch  zu  schützen,  dass  man 
sie  mit  einer  Schicht  eines  nicht  oxydier 
baren  Mctallcs  (Flatin,  Gold)  überzieht. 

Etwa  ein  Jahr  später  änderte  Otto  die 
im  vorhergehenden  erläuterte  Erfindung  da- 
hin ab,  dass  er  nicht  mehr  die  Elektroden, 
wohl  aber  zwischen  ihnen  Scheiben  rotieren 
liess,  die  derart  in  Sektoren  cingeteilt  sind, 
dass  bei  ihrer  Drehbewegung  und  jeweiligen 
Stellung  abwechselnd  Entladung  stattfindet 
und  unmöglich  gemacht  wird.  (D.  R.  Fat. 
No.  100514,  englisches  Fatent  No.  6883 


v,  J.  1899,  österreichisches  Patent 
No.  915,  schweizerisches  Fatent  No. 
19002.) 

Es  ist  begreiflich,  dass,  wenn  die  un- 
gleichnamigen Elektroden  genügend  von 
einander  entfernt  sind,  unter  normalen  Ver- 
hältnissen eine  Entladung  ohne  Erhitzung 
des  die  Elektrode  umgebenden  Fluidums 
nicht  stattfinden  kann.  Dies  soll  jedoch  durch 
Vermittelung  einer  die  Elektrizität  leitenden 
Scheibe  ermöglicht  werden.  Es  soll  ge 
nügen,  zwischen  den  also  von  einander  eilt 
fernten  Elektroden  eine  leitende  Scheibe  mit 
ausgesparten  Sektoren  anzubringen,  um  die 
Einleitungen  und  stufenweise  aufeinander 
folgenden  Unterbrechungen  zu  erzeugen. 
Andererseits  sollen,  wenn  umgekehrt  die 
ungleichnamigen  Elektroden  unter  normalen 
Verhältnissen  wenig  von  einander  entfernt 
sind,  so  dass  eine  Entladung  zwischen  ihnen 
stattfinden  kann,  die  Einleitungen  und  stufen- 
weise auf  einander  folgenden  Unterbrechungen 
durch  die  Drehbewegung  einer  zwischen  diesen 
Elektroden  angeordneten  Isolierscheibe  von 
angemessener  Stärke  mit  ausgesparten  Sek- 
toren erzeugt  werden  können. 

Des  weiteren  gab  Otto  eineAusfuhrungs- 
form  dieser  seiner  Erfindung  dahin  an,  dass 
die  an  einer  horizontalen  oder  vertikalen 
Welle  rotierende  bewegliche  Elektrode  aus 
Scheiben  nnt  je  einem  Ausschnitt  gebildet 
ist,  deren  einzelne,  mit  scharfem  Rand  ver 
sehene  Scheiben  derart  zu  einander  auf  der 
Welle  versetzt  sind,  dass  durch  die  jedes- 
maligen Ausschnitte  auf  der  ganzen  l.ange 
der  Elektrode  eine  schraubenartige  Rinne 
gebildet  wird  (D.  R.  Fat.  No.  120688). 

Des  weiteren  haben  Abraham  und 
M armier  einen  Ozonerzeuger  konstruiert, 
dessen  Einrichtung  cs  ermöglicht,  das  Gas 
in  dem  Ozonisator  ganz  gleiehmässig  dem 
Einfluss  der  Entladung  zu  unterwerfen  und 
dabei  die  Erwarmung  der  Elektroden  durch 
Kühlung  desselben  mittels  eines  ununter- 
brochenen Wasserstromes  zu  beseitigen, 
ohne  die  gegenseitige  Isolation  der  Elek- 
troden zu  beeinträchtigen  (D.  R.  Fatent 
No.  102629).  Dieser  Apparat  besteht  aus 
in  parallelen  Ebenen  zu  einander  angeord- 
neten Elementen,  die  in  folgender  Ordnung 
auf  einander  folgen: 

Elektrode  — Zwischenraum  — dielek- 
trische l’latte  — Zwischenraum  Elektrode 
- Zwischenraum  dielektrische  Flatte 
u.  s.  w. 

Die  Kühlung  der  Elektroden  wird  durch 
einen  Wasserstrom  bewirkt,  welcher  die 
hohlen  Elektroden  durchfliessl. 
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Ferner  haben  sie  die  Anordnung  ge- 
troffen, dass  die  Elektroden  des  Ozonisators 
mit  den  Polen  eines  Deflagrators  in  Ver- 
bindung stehen,  zwischen  welchen  Entladungs- 
funken überspringen.  Die  an  dem  letzteren 
durch  bekannte  Mittel,  z.  B.  einen  zwischen 
die  Elektroden  des  Deflagrators  geblasenen 
Luftstrom,  in  die  Form  eines  weissen 
leuchtenden  Funkenstrahles  gebrachte  Ent- 
ladung tritt  bei  einer  genau  bestimmten 
Potentialdifferenz  ein  und  verursacht  einen 
ausserst  schnellen  Spannungsabfall.  Diese 
beiden  Ursachen  gestatten  nach  Angabe 
der  Erfinder  die  Thätigkeit  der  F'inrichtung 
genau  zu  regeln  und  so  eine  hohe  Ausbeute 
zu  erzielen.  Auch  kann  parallel  zum  Ent- 
ladungsstromkreis des  Hauptozonerzeugers 
ein  sekundärer  Ozonisator  eingeschaltet 
werden,  um  die  Energie  der  Entladungs- 
funken teilweise  zur  Erzeugung  von  Ozon 
auszunutzen. 

Das  Problem  einer  zweckmässigcnKühlung 
der  Elektroden  in  den  Ozonisatoren  während 
des  Betriebes  behaupteten  Abraham  und 
Marmier  in  der  Weise  gelöst  zu  haben, 
dass  der  Wasserzufluss  zu  den  Elektroden 
periodisch  unterbrochen  wird,  worauf  das 
Wasser  die  beiden  Elektrodenreihen  ununter- 
brochen durchfliesst.  Ferner  wird  der  Wasser- 
abfluss periodisch  und  abwechselnd  mit  dem 
Zufluss  unterbrochen,  um  so  eine  starke  und 
regelmässige  Kühlung  der  Elektroden  herbei- 
zuführen und  gleichzeitig  ihre  Isolation  auf 
recht  zu  erhalten  (D.  R.  Pat.  No.  106711, 
englisches  Patent  No.  20572  v.  J.  1897). 

Dass  ferner  Tindal  an  der  Vervoll- 
kommnung der  Ozondarstcllung  unaufhörlich 
weiter  gearbeitet  hatte,  ergiebt  sich  daraus, 
dass  ihm  im  Jahre  1899  ein  neuer  Ozonisator 
geschützt  wurde  (D.  K.  Pat.  No.  103659, 
englisches  Patent  No.  24543  v-  J-  *898, 
amerikanisches  Patent  No.  636868, 
österreichisches  Patent  No.  901  und 
schweizerisches  Patent  No.  19324), 
welcher  die  Herstellung  von  Ozon  hoher 
Konzentration  ohne  Kühlung  gestattet.  Es 
hatte  sich  nämlich  herausgestellt,  dass  das 
von  Tindal  im  Jahre  1894/95  vorgeschlagene 
Verfahren,  Ozon  hoher  Konzentration  in  der 
Weise  darzustellen,  dass  man  das  zu  ozoni- 
sierende Gas  einer  mehrmaligen  Behandlung 
mit  dunklen  elektrischen  Entladungen  mit 
nach  jedesmaligemHindurchpassieren  zwischen 
den  Entladern  erfolgender  Abkühlung  unter- 
wii  ft,  infolge  dieser  periodisch  vorzunehmeuden 
Ruckkühlung  der  Gase  unverhältnismässig 
teuer  wurde.  Da  stellte  Tindal  durch 
weitere  Versuche  fest,  dass  ein  wesentlich 
höherer  Nutzeffekt  erzielt  werden  kann,  wenn 


man  anstatt  zu  kühlen,  darauf  sieht,  dass 
das  zu  ozonisierende  Gas  auf  langem  Wege 
ein  möglichst  gleichmässiges  und  dichtes 
Entladungsfeid  durchströmt. 

Auf  dieser  Erkenntnis  beruht  nun  der 
im  Folgenden  beschriebene  und  durch  Fig.  96 
veranschaulichte  Ozonisator.  Der  eine  Ent- 
ladungspol dieses  Apparates  wird  aus  einer 
halbzylinderförmigen  Metallrinne,  die  an  der 
Fläche,  an  der  die  Entladung  stattfinden 
soll,  schwach  emailliert  ist,  gebildet.  Dieser 
Halbzylinder  wird  durch  eine  Scheibe  aus 
gut  isolierendem  Glas  verschlossen,  sodass 
ein  Führungskanal  für  das  zu  ozonisierende 
Gas  entsteht.  Die  Glasscheibe  dient  dabei 
gleichzeitig  als  Träger  für  den  anderen  aus 
einer  verhältnismässig  grossen  Anzahl  halb- 
kreisförmiger Metall  scheiben  bestehenden 
Entladungspol.  Diese  Metallscheren  sind 
in  einer  Linie  so  an  der  Glasscheibe  be- 


fug. ge- 


festigt, dass  sie  innerhalb  des  Gasfiihrungs- 
kanales  liegen  und  ihre  Kanten  konzentrisch 
zu  der  Fläche  der  Rinne  verlaufen. 

Dadurch,  dass  alle  Punkte  beider  Ent- 
ladungspole vollkommen  gleichen  Abstand 
von  einander  haben,  wird  ein  vollkommen 
gleichmässiges  Uebertreten  des  hochge- 
spannten Stroms  erzielt,  ohne  dass  infolge 
des  vollständigen  Fehlens  jeglicher  vor- 
springenden Ecken  und  Kanten  eine  Flammen 
bogenbildung  zu  befürchten  ist. 

Infolgedessen  können  auch  die  nach 
Art  des  Patentes  80946  in  die  Hochspannungs 
lcitung  einzuschaltenden  Widerstände  sehr 
klein  gewählt  werden.  Gewöhnlich  genügt 
schon  die  auf  die  halbzylindrische  Rinne 
aufgebrachte  Emailleschicht.  Letztere  wird 
hauptsächlich  deshalb  auf  der  Rinne  ange- 
bracht, um  die  kleinen  Unebenheiten  des 
Gusseisens,  aus  dem  die  Rinne  besteht,  aus- 
zugleichen und  die  kostspielige  Bearbeitung 


by  Google 


Heft  5 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT-. 


1 * 7 


zur  Glättung  der  inneren  Rinnenfläche  zu 
erübrigen. 

Einen  zweikammerigen,  ebenfalls  sehr 
gut  wirkenden  Ozonisator  hat  sodann 
Elworthy  konstruiert,  welcher  eine  Anzahl 
von  Rohren  aus  dielektrischem  Material  ent 
hält,  welch  letztere  Seite  an  Seite  in  ge- 
ringer Entfernung  von  einander  angeordnet 
sind,  und  zwar  in  einer  gemeinsamen  Um- 
schlusskammer, sodass  Luft  oder  Sauerstoff 
in  die  Kammer  nur  durch  diese  Röhre  hin- 
durch eintreten  kann  (D.  R.  P.  No.  120173, 
englisches  Patent  No.  12612  v.  J.  1899, 
amerikanisches  Patent  No.  653078). 

Die  oberen  Hilden  der  Röhren  öffnen 
sich  nach  einer  oberen  Kammer  hin,  die 


von  der  unteren  durch  eine  horizontale 
Scheidewand  luftdicht  getrennt  ist.  Die 
Röhren  erstrecken  sich  durch  diese  Scheide- 
wand hindurch  und  sind  in  bezw.  an  ihr  auf- 
gehängt. 

Inncrhalhcinerjedendergenannten  Röhren 
ist  eine  Metallstange  oder  ein  Metallrohr  von 
geringerem  Durchmesser,  als  der  innere 
Durchmesser  der  betreffenden  Röhre  derart 
angeordnet,  dass  eine  Berührung  zwischen 
den  beiden  Teilen  nicht  stattfindet.  Jedes 
Rohr  ist  in  geringer  Entfernung  von  einer 
Spirale  aus  Draht  oder  einem  Metallgewebe 
(Kette)  umgeben,  die  aber  ebenfalls  so  an- 
geordnet ist,  dass  zwischen  ihr  und  dem 
Rohre  eine  Berührung  nicht  stattfindet.  Die  im 


Innern  der  Röhren  befindlichen  Metallstangcn 
sind  mit  der  einen  Klemme  eines  Strom- 
kreises verbunden,  der  irgend  einen  geeig- 
neten Elektrizitatserzcuger  enthält,  wahrend 
die  um  die  Rohre  hcrumgelegtcn  und  unter 
sich  ebenfalls  verbundenen  Spiralen  an  die 
andereKlemme  des  betreffenden  Stromkreises 
angeschlossen  sind. 

Wird  nun  Luft  oder  Sauerstoff  in  die 
obere  Kammer  eingelassen,  so  strömt  diese 
Luft  oder  der  Sauerstoff  dann  durch  die 
ringförmigen  Räume  zwischen  den  Metall- 
stangen und  den  inneren  Flächen  der  dielek- 
trischen Röhren  nach  unten,  wobei  sic  teil- 
weise infolge  der  elektrischen  Entladungen 
zwischen  den  Metallstangcn  und  den  inneren 
Flächen  der  Röhren  ozonisiert  wird.  Unten 
strömt  sodann  die  teilweise  ozonisierte  Luft 
aus  den  Röhren  aus  nach  oben,  wobei  sic 


in  die  kleinen  Räume  zwischen  den  äusseren 
Flächen  der  dielektrischen  Rohren  und  den 
sie  umgebenden  Spiralen  cintritt.  Hier  so- 
wie überall  in  den  Räumen  zwischen  den 
Glasröhren  und  zwischen  den  Spiralen  wird 
die  Ozonisierung  der  Luft  bis  zu  einem  hohen 
Grade  vervollkommnet.  F'ig.  97  zeigt  den 
soeben  beschriebenen  Apparat. 

Von  den  Vorschlägen,  die  weiterhin  in 
den  letzten  zwei  Jahren  auf  dem  Gebiete  der 
Ozonerzeugung  gemacht  wurden,  seien  zum 
Schluss  noch  die  folgenden  hervorgehoben: 

So  soll  behufs  möglichster  Vermeidung 
von  Wärmeentwicklung  und  Bildung  von 
Stickstoffverbindungen  die  Ozonisierung  von 
Luft  in  der  Weise  vorgenommen  werden, 
dass  man  Glimmentladungen  auf  die  Luft 
zur  Einwirkung  bringt.  Um  nun  derartige 
Entladungen  herbeizuführen,  wird  die  elek 
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trische  Energie  im  Zustande  schwacher 
Spannung  über  eine  grosse  Oberfläche  ver- 
teilt. Durch  zahlreiche  Versuche  wurde  fest- 
gestellt, dass  zu  diesem  Zwecke  die  günstigsten 
Arbeitsbedingungen  dann  vorhanden  sind, 
wenn  der  Strom  in  der  I’rimaren  des  zur 
Ladung  benutzten  Transformators  0,7  bis  0,95 
Watt  pro  929  qcm  Elektrode  bezw.  Dielek- 
trikum hat,  wobei  ein  Sekundärstrom  von 
3000  V’olt  pro  '|j  Kilowatt  wirksam  wird. 

Ausgeführt  wurde  dieses  Verfahren  z.  B. 
mittels  Ozonisatoren,  welche  eine  Oberfläche 
von  59  bis  60  qm  (dicht  mit  Spitzen  besetzt) 
aufwiesen,  in  Verbindung  mitTransformatoren, 
deren  Primärstrom  100  Volt  und  5 Ampere 
— 500  Watt  hat  und  in  der  Sekundären 
einen  Strom  von  3500  Volt  bei  0,13  Ampöre 
induziert. 

Auf  diese  Weise  wird  einer  schädlichen 
Erwärmung  und  der  Bildung  von  Stickstoft- 
verbindungen  vorgebeugt  und  ausserdem  die 
Gefahr  des  Springens  der  dielektrischen  Glas- 
scheiben  verhindert  (D.  R.  P.  No.  1 20 1 1 1 ). 

Ferner  ist  eines  einfachen  Apparates 
zur  Erzeugung  von  Ozon  zu  gedenken,  welcher 
besonders  dadurch  von  den  bisher  bekannten 
abweicht,  dass  die  Elektroden  in  dem  Ge- 
häuse, durch  welches  das  zu  ozonisierende 
Gas  strömt,  nicht  befestigt  sind,  vielmehr 
jeder  Zeit  daraus  entfernt  werden  können 
(englisches  Patent  No.  5826  v.  J.  1901). 
Zu  diesem  Zwecke  besteht  die  eine  Elek- 
trode aus  einem  geeigneten  Stabe,  welcher 
mit  Spitzen  versehen  ist,  während  die  andere 
Elektrode  durch  eine  Stange  gebildet  wird, 
auf  welcher  mittels  isolierter  Träger  die  erste 
Elektrode  ruht.  Dieses  Arrangement  der 
beiden  Elektroden  wird  nun  locker  in  eine 
zweckmässig  horizontal  angeordnete  Röhre 
von  genügendem  Durchmesser  oder  in  ein 
anderes  geeignetes  Gefäss  eingesetzt. 

Ferner  wurde  der  Firma  Siemens 
& Halske  ein  Verfahren  und  ein  Apparat 
in  Deutschland  und  Oesterreich  geschützt, 
welche  dazu  dienen  sollen,  unter  Verwendung 
eines  Luftuberschusses  hochprozentige  Ozon- 
mischungen herzustellen  (D.  R P.  134929 
und  österreichisches  Patent  No.  8ioo|. 
Damit  soll  dem  Uebclstande  der  bisherigen 
Ozonverfahren,  die  mit  einem  grossen  Luft- 
strom arbeiten  — nämlich  der  geringen  Aus- 
beute an  Ozon  im  Verhältnis  zu  der  zur 
Verarbeitung  gelangenden  Luftmenge  — ab- 
geholfen werden.  Das  neue  Verfahren  be- 
steht darin,  dass  die  Luft  in  einem  ge- 
schlossenen Kreisläufe,  ohne  erst  die  Ver- 
brauchsstellc  zu  berühren,  des  öfteren  durch 
den  Entladungsraum  eines  Ozonapparates  ge- 
führt wird. 


Ausgefuhrt  wird  dieses  Verfahren  in  der 
aus  der  untenstehenden  F'ig.  98  ersicht- 
lichen Apparaten  Anordnung.  In  dieser  wird 
die  Luft  in  einem  Kreislauf  durch  den 
Ozonisierungsapparat  hindurchgefuhrt,  sodass 
stets  ein  zirkulierender  grosser  Luftüberschuss 
durch  den  Apparat  geleitet  wird  und  eine 
Anreicherung  des  Ozons  stattflnden  kann. 
Durch  die  Rohrleitung  d wird  die  Luft  dem 
Ozonisator  b,  zugeführt  und  durch  e ozonisiert 
abgeleitet.  Die  ozonisierte  Luft  gelangt 
hierauf  in  den  Ventilator  bezw,  Kompressors  f, 
wird  von  diesem  in  die  Leitung  g gebracht, 
von  der  sie  wieder  nach  der  Rohrleitung  d 
abstrumt.  Hierdurch  entsteht  ein  vollkommener 


Kreislauf.  Um  letzteren  nun  unabhängig  von 
dem  Verbrauche  des  Ozons  für  die  Benutzung 
desselben  aufrecht  zu  erhalten,  ist  in  die 
Leitung  g ein  Ventil  a eingeschaltet.  Durch 
die  Stellung  dieses  Ventils  und  eines  zwischen 
dem  Ventil  und  dem  Kompressor  f einge- 
schalteten Hahnes  i zur  Entnahme  von  Ozon 
kann  die  Menge  des  letzteren  geregelt  werden. 
Bei  der  Leitung  d ist  ein  Rohr  h angebracht, 
welches  in  erstere  mündet.  Entsprechend 
der  aus  i erfolgten  Entnahme  des  Ozons 
wird  die  fehlende  Luft  aus  h sclbstthatig  an- 
gesaugt. Damit  findet  also  ein  ununter- 
brochener Ersatz  der  entnommenen  Luft 
statt,  sodass  also  der  Kreislauf  aufrecht  er- 
halten wird.  Die  durch  h angesaugte  Luft 
wird  vorher  in  dem  Trockenapparat  c ge- 
trocknet. 

Es  wird  also  bei  dem  soeben  beschriebenen 
Verfahren  das  erste  Mal  der  Kreislauf  ange- 
wendet, wobei  durch  Anwendung  eines  ein- 
zigen Apparates  im  Gegensatz  zu  früher,  da 
man  zur  Herstellung  konzentrierter  Ozon- 
mischungen mehrere  Apparate  zur  Anwendung 
brachte,  an  Anlagekosten  gespart  wird. 
Ausserdem  wird  zufolge  der  günstigeren 
Wirkungsweise  des  Apparates,  die  durch  die 
hierbei  zulässige  grössere  Luftgcschwindig- 
keit  bedingt  wird,  an  Betriebskosten  gespart. 
Selbstverständlich  kann  man,  wie  aus  der 
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Zeichnung  ersichtlich,  statt  eines  grossen 
auch  mehrere  kleinere,  mit  einander  parallel 
geschaltete  Ozonisatoren  anordnen.  Ein 
weiterer  Vorteil  des  neuen  Verfahrens  be- 
ruht in  dem  sclbstthätigcn  Ersatz  des  ent- 
nommenen Ozons. 

Zum  Schluss  sei  endlich  eine  weitere 
Erfindung  der  zuletzt  genannten  Firma  er- 
wähnt, die  einen  Apparat  zur  Verhütung 
eines  Niederschlages  von  Feuchtigkeit  in 
Ozonapparaten  betrifft  (D.  R.  1’.  123514). 
Der  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft,  die  ozonisiert 
werden  soll,  spielt  bei  den  Ozonisatoren  in- 
sofern eine  wichtige  Rolle,  als  bei  tieferer 
Temperatur  des  Ozonapparates,  als  diejenige 
ist,  bei  welcher  die  Trocknung  der  zuge- 
führten Luft  stattfand,  ein  Niederschlag  der 
Feuchtigkeit  eintreten  und  ev.  Kurzschluss 
herbeiführen  kann.  Da  nun  die  Bildung  des 
Niederschlages  erst  in  den  Apparaten  selbst 
durch  Eintreten  des  Kurzschlusses  bemerkt 
werden  kann,  so  sah  man  sich  bisher  ge- 
nötigt, den  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft 
ständig  durch  I lygrometerablcsungen  zu 
kontrollieren.  Der  neue  Apparat  nun  soll 
die  Kontrolle  des  Annäherns  des  Tau- 


punktes der  den  Ozonapparaten  zugeführten 
Luft  selbstthätig  durchführen.  Zu  diesem 
Zwecke  wird  in  dem  Kontrollapparat  eine 
Platte  bezw.  ein  Körper  aus  nichtleitendem 
Material  durch  eine  Wasserkühlung  unter  die 
Temperatur  der  den  Ozonisatoren  zugeführten 
Luft  abgekühlt,  sodass  bei  zu  hohem  Feuchtig- 
keitsgehalt der  Luft  diese  Platte  zuerst  feucht 
wird,  wodurch  zwei  mit  der  Platte  verbundene 
Pole  einer  Stromquelle  in  Verbindung  treten 
und  dadurch  ein  Stromkreis  mit  eingeschalteter 
Alarmvorrichtung  geschlossen  und  so  ein 
hörbares  Signal  gegeben  wird. 

Die  im  Vorgehenden  erläuterte  stattliche 
Anzahl  der  Erfindungen,  welche  die  Produkte 
der  jahrelangen  Forschungen  und  der  dabei 
gemachten  Erfahrungen  auf  dem  Gebiete 
der  Ozonerzeugung  darstellen,  lässt  erkennen, 
wie  eifrig  an  der  Vervollkommnung  dieses 
Zweiges  der  Technik  gearbeitet  worden  ist. 
Die  kommenden  Jahre  werden  zeigen,  ob 
die  bei  der  ev.  Neuerschliessung  anderer  als 
der  bisher  bekannten  Verwendungsgcbicte 
für  das  Ozon  auftretenden  Bestrebungen  noch 
wesentliche  Fortschritte  in  derOzondarstcllung 
zu  bringen  vermögen. 


DER  ELEKTRISCHE  OFEN. 

SEIN  URSPRUNG,  SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE 
ANWENDUNGSFORMEN. 


VOn  Adolphe  Mi  net,  (Fortsetzung.) 

Herausgeber  der  Zeitschrift  »I/Elcctrochimicc. 


Memmo'scher  Ofen. 

Fast  alle  Oefcn  für  Karbid  funktionieren 
mit  Wechselstrom.  Der  Mcmmo'schc 


n 


Fig.  99.  Ofen  Memmo. 


Ofen  benutzt  Dreiphasenstrom;  er  verfügt  an 
Stelle  eines  einzelnen  über  drei  elektrische 
Bögen  (F'ig.  99),  die  so  verteilt  sind,  dass 
die  Strahlungssphäre  grösser  und  gleich- 
massiger wird.  Die  Bögen  können  entweder 
in  Dreieckform  zwischen  den  drei  Kohlen 
entstehen  oder  in  Sternform  zwischen  den 
Kohlen  und  einer  leitenden  Platte,  die  als 
neutraler  Punkt  funktioniert  und  die  man 
eventuell  mit  demNeutralpunktderAIternatoren 
verbinden  kann. 

Bertolus'scher  Ofen. 

Dieser  Apparat  arbeitet  gleichfalls  mit 
Wechselstrom. 

Thomas  Parker’scher  Ofen  (1889). 

Dieser  Ofen  war  für  elektrothermische 
Methoden  ganz  im  allgemeinen  bestimmt. 
Der  Fleizeffekt  wird  (Fig.  100)  durch  eine 
Elektrodcnreihe  erzielt,  die  nach  unten  zu 
gegenüber  von  einander  angebracht  sind. 

Bei  Beginn  der  Operation  werden  die 
Elektroden  in  Kontakt  gebracht  und  die  zu 
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behandelnden  Substanzen  in  die  Reaktions- 
kammer eingebraclit.  Die  Elektroden  werden 
hierauf  auseinander  geschoben  und  in  dem 
Masse,  wie  sie  aufgebraucht  werden,  wieder 
einander  genähert. 

Laval'scher  Ofen. 

Dieser  Apparat  wird  besonders  für  das 
Schmelzen  von  Metallen  und  die  Elektro- 
metallurgie des  Eisens  verwandt.  Die  Methode 
besteht  dann,  dass  man  die  zum  Schmelzen 
nötige  Wärme  erzeugt,  indem  man  den  Strom 
durch  eine  schwach  leitende  Schicht  ge- 
schmolzenen Rohstoffes  gehen  lässt. 

Es  kommt  Wechselstrom  zur  Verwendung, 
damit  elektrolytische  Erscheinungen  vermie 
den  werden.  Je  nachdem  das  darzustellende 


Fig.  101.  Ofen  de  Level  (1892). 


Metall  spezifisch  schwerer  oder  leichter  ist 
als  das  Bad,  kommen  zwei  Anordnungen  zur 
Verwendung. 

Fig.  101  stellt  den  im  ersten  Falle  an- 
gewandten Apparat  dar.  Der  Unterraum  des 
Ofens  ist  nach  dem  Boden  zu  durch  eine 


Brücke  aus  feuerfestem  Material  eingeteilt. 
Die  Elektroden  nehmen  den  unteren  Teil  des 
Ofens  ein,  und  der  Stromkreis  wird  durch 
das  Bad  über  den  Feuerbock  hin  geschlossen. 
Das  zu  schmelzende  Metall  wird  durch  eine 
Oeffnung  eingeführt,  die  im  oberen  Teil  des 
Ofens  angebracht  ist,  und  flicsst  durch  die 
Abflusslöcher  hinaus.  Das  überschüssige  Bad 
fliesst  durch  einen  Ueberlauf  ab. 

Dritte  Gruppe.  Der  Sitz  des  Stromes 
ist  ein  Gas;  Lichtbogen. 

Diese  Gruppe  umfasst  zwei  Abteilungen, 
je  nachdem  der  Lichtbogen  mit  der  zu  be- 
handelnden Substanz  in  Berührung  oder  nicht 
in  Berührung  steht. 

L Abteilung.  Der  Lichtbogen  steht  mit 
dem  behandelten  Rohstoff  nicht  in  Berührung. 

In  dem  betreffenden  Paragraphen  haben 
wir  mehrere  Beispiele  von  Ocfcn  gegeben, 
die  zur  ersten  Abteilung  der  dritten  Gruppe 
der  elektrothermischen  Methoden  gehören, 
z.  B.  die  Ocfen:  Siemens  2.  Form  (1880); 
Minet  6.  Form  (1891);  Moissan  (1892). 

W'ir  wollen  hier  eine  neue  Form  be- 
schreiben, die  zu  dieser  Klasse  gehört  und 
die  von  Neuburger  und  Minet  erfunden 
ist;  der  Ofen  ist  kürzlich  in  Deutschland 
patentiert  worden.  Man  kann  ihn  nennen: 
Ofen  mit  dreifacher  Wärmeausnützung; 
er  lasst  sich  auf  die  Metallurgie  ebenso  wie 
auf  die  Elektrometallurgie  anwenden. 

Neuburger-Ntnei'scher  Ofen. 

Dieser  Ofen  beruht  auf  der  gleich 
zeitigen  Ausnutzung  dreier  Wärmequellen: 
diebrennenden  oder  nichtbrennenden 
Hochofengase;  die  armen  oder  reichen 
brennenden  Gase,  die  von  Gaserzeugern 
oder  Gasanstalten  geliefert  werden; 
die  Elektrizität  in  der  Form  von  die 
behandelten  Stoffe  durch  Giessendem 
Strom  oder  in  Form  eines  Lichtbogens. 

Er  ist  konstruiert  worden  zu  dem  Zwecke, 
die  infolge  der  für  gewisse  Operationen,  und 
zwar  besonders  für  metallurgiscneOperationen 
notige  Heizung  entstehenden  Kosten  auf  ein 
Minimum  zu  reduzieren;  in  Verbindung 
mit  den  Gasmotoren  der  Hochöfen  er- 
möglicht er  die  Anwendung  der  meisten  elektro- 
metallurgischcn  Verfahren  auf  trockenem 
VV’ege  unter  ökonomischen  Verhältnissen,  die 
den  bei  Verwendung  von  Naturkräften  erzielten 
ähnlich  sind. 

Aus  diesem  Grunde  bietet  seine  An- 
wendung besonders  in  Deutschland,  einem 
Lande,  das  an  Naturkräften  nicht  sonderlich 
reich  ist,  Interesse. 
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Der  Ofen  bestellt  (F'ig.  102,  Vertikallängs- 
schnitt, und  Fig.  103,  Horizontallängsschnitt) 
aus  einer  zentralen  Kcaktionskammer  VC,  die 
mit  einem  Abflussloch  T versehen  und  von 


Fig.  102,  Ofen  Neuliurgci-Minct, 
senkrechter  Längsschnitt. 


den  Heizkammern  A.S'A'.S'  durch  Wände  DDU 
getrennt  ist.derenNatur  je  nach  denReaktionen 
und  dem  Reaktionsprodukt  verschieden  ist; 
die  llcizkammern  .S.S.S.S  nehmen  durch  die 
Oeflnungen  0000  hindurch  entweder  die  Hoch- 
ofengase durch  die  Kanäle  CC  auf  oder  die 
reichen  oder  armen  Gase  der  Kanäle  CC, 
die  von  einem  Gaserzeuger  oder  einer  Gas- 
anstalt geliefert  werden  und  deren  Verbrennung 
dort  erfolgt  ; sie  sind  von  den  zu  erhitzenden 
Kammern  RRRR  durch  Wände  BBBB  aus 
feuerfestem  Thon  getrennt,  in  denen  Feuer- 
kanale  U angebracht  sind,  die  durch  Luft- 
löcher C in  die  Verbrennungskammern  SSSS 
einmunden;  diczu  chitzendcn  Kammern  RR  RR 
werden  von  den  Hochofengasen  passiert, 
von  denen  ein  Teil  in  den  Fcucrkanal  CC 
eintritt,  der  mit  einer  den  Gaszutritt  regulieren- 
den Klappe  X (Fig.  57)  versehen  ist.  Dieser 
Teil  muss  in  SSSS  verbrennen;  die  Hoch- 
ofengase treten  zum  grössten  Teil  intakt 
aus  RR  aus  und  können  für  gewöhnliche 


Fig.  103.  < »fen  Neohurgcr-Mln«i, 

acokrccliter  <v>ucr»ehn>u. 


Zwecke  oder  auch  zur  Speisung  von  Gas- 
motoren verwendet  werden. 

Man  kann  mit  diesem  Ofen  alle  Tempera- 
turen erzielen,  die  bei  metallurgischen  und 
clcktro-metallurgischcn  Verfahren  in  betracht 
kommen,  von  den  beim  Ausglühen  gewisser 
Metalle  verwandten  Temperaturen  von  2<x>* 
(in  diesem  Falle  benutzt  man  zum  Heizen 
des  Ofens  nur  die  Hochofengase  ohne  Ver 
brennung)  bis  zu  den  höchsten  Temperaturen, 
wie  die  zur  Darstellung  von  Karbiden  er- 
forderlichen; im  letzteren  Falle  werden  die 
Rohsubstanzen  vorher  auf  1500*  erwärmt 
und  werden  die  dann  noch  erforderlichen 
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Fig.  104.  Ofen  Neuburger-Minct,  Elektroden. 

Warmebeträge  durch  die  Klektrizitat  geliefert, 
deren  Verbrauch  auch  auf  ein  Minimum 
reduziert  ist. 

Anordnung  der  F^lektrodcn.  — Die 
Anordnung  der  Klektrodcn  variiert  je  nach 
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Fig.  105.  Ofen  Neuburger- Mine», 
Tiegel  ul«  Kathode,  HorixontaUrhaiit 


der  Natur  der  Reaktionen  und  dem  für  die 
I’roduktc  erforderlichen  Reinheitsgrad.  Wenn 
diese  frei  von  Kohlenstoff  sein  sollen,  so 
werden  die  ICIektroden  in  der  in  F"ig.  102 
und  103  angegebenen  Weise  angeordnet,  d.  h. 
die  Lichtbogen  gehen  oberhalb  und  im  Mittel- 
punkt der  Wände  l)l)L)D  der  mittleren 
Wanne  über. 
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Wenn  die  Produkte  einige  Beimengungen 
von  Kohlenstoß  ertragen  können,  wie  diese 


Figi  106.  Ofen  Neuhurger-Minet, 
Tiegel  als  Kathode,  VertikaUchuiu. 


von  der  Abnutzung  der  Elektroden  in  der 
Nähe  des  Bogens  herrühren  können,  so  kann 
man  die  Anordnung  der  Figur  104  wählen. 


Wenn  schliesslich  die  Produkte  mit 
einer  beliebigen  Menge  Kohlenstoff  in  Kontakt 
kommen  können,  so  wählt  man  die  An- 
ordnung der  Fig.  105  und  106;  die  Kohlen- 
elektroden  bilden  den  einen  Pol  und  werden 
senkrecht  im  Mittelpunkt  der  Wanne  IV 
angebracht,  etwas  oberhalb  von  den  zu  bc 
handelnden  Substanzen;  das  erhaltene  Produkt 
stellt  den  anderen  Pol  (am  besten  den 
negativen)  dar;  auf  diese  Weise  wird  der 
Ofen  ein  Kathodenofen. 

Zusammensetzung  der  Wände  von 
Wanne  li/.  — Die  Natur  der  Wände 
variiert  je  nach  der  zu  behandelnden  Sub- 
stanz und  den  zu  erzielenden  Produkten; 
bei  den  auf  Elektrolyse  durch  Schmelzen 
basierten  Methoden  (Elektrometallurgie  des 
Aluminiums,  Magnesiums,  Natriums),  sowie 
auch  bei  gewissen  elektrochemischen  Ver- 
fahren bestehen  sie  aus  Briketts  von  kom- 
primierter Kohle;  bei  den  Methoden,  bei 
denen  die  Produkte  keinen  Kohlenstoff  ent- 
halten dürfen,  wählt  man  als  Grundstoff 
Kalk,  Thonerde  oder  Magnesia. 

(Fortsetzung  folgt.) 


REFERATE. 


Die  Elektrometallurgie  des  Elsens  — G.  Gar- 
nier. (»Le  Mois  Scientifiqite  et  Industrie!«, 
Monographie  1003.  43.  1.) 

Während  die  von  Alters  her  in  der  Metallurgie 
des  Eisens  Üblichen  Verfahren  die  zur  Einleitung 
der  gewünschten  Reaktionen  notige  Wärme  der 
Kohle  entlehnen,  benutzen  die  in  neuerer  Zeit  in 
immer  grosserem  Umfange  verwandtenelektrischen 
Verfahren  als  Wärmequelle  die  Elektrizität.  Die 
Reduktion  der  Eisenerze,  die  entweder  Oxyde 
oder  Karbonate  sind,  wird  durch  Behandlung 
mit  Kohle  oder  Kohlenoxyd  erzielt.  I )er  bei  den 
gewöhnlichen  Verfahren  angewandte  Koks  spielt 
daher  eine  doppelte  Rolle,  einmal  als  reduzieren- 
des Material  und  dann  als  Wärmequelle.  Da 
die  Elektrizität  nur  als  Wärmequelle  fungiert,  so 
muss  sic  den  zur  Erzielung  der  nötigen  hohen 
Temperaturen  erforderlichen  Koks  von  vorn- 
herein ersparen.  Da  ausserdem  die  Anlage  von 
Hochöfen  ausserordentlich  kostspielig  und  ihre 
Unterhaltung  sehr  schwierig  ist,  so  wäre  cs 
wünschenswert,  wenn  die  Elektrometallurgie  so 
vervollkommnet  würde,  dass  sie,  wenigstens  überall 
dort,  wo  Wasserkraft  in  Menge  vorhanden  ist, 
die  gewöhnlich  üblichen  Verfahren  erfolgreich 
ersetzen  könnte.  Im  Folgenden  skizzieren  wir 
kurz  einige  der  wichtigsten  elektrometallurgischcn 
Methoden. 


Gin-Lei eux’sch es  Verfahren. 

Die  Erze  werden  nach  gewöhnlichem  Ver- 
fahren und  die  Rohschmelze  hierauf  im  elektrischen 
Kupolofen  eingcsehmolzen;  darauf  bringt  man 
das  Oxyd  eines  Erdalkalimetalle«  hinzu,  das 
unter  der  Einwirkung  der  Wärme  durch  den 
Kohlenstoff  des  Schmelzeisens  reduziert  wird. 
Der  elektrische  Ofen  ist  nach  der  »Widerstands«- 
Form  gebaut  und  besitzt  einen  als  Kathode 
dienenden,  auf  Rädern  beweglichen  Boden. 

Gy  sin  ge -Verfahren. 

Ausgehend  von  Roheisen  stellt  man  je  nach 
Wunsch  entweder  weiches  Eisen  oder  Stahl  dar; 
hierbei  werden  elektrische  Oefen  ohne  Elektroden 
verwandt. 

Eine  in  einem  Block  aus  feuerfestem  Material 
angebrachte  Rinne  a dient  als  Schmclztiegel.  In 
der  Mitte  des  Blockes  ist  eine  kreisförmige  Oe ffmmg 
b angebracht,  in  die  ein  Zapfen  eines  mit  einer 
gewöhnlichen  Transformator-Primärspule  d um- 
wundenen weichen  Eisenkernes  c hineingesteckt 
wird;  das  geschmolzene  Metall  in  der  eben  er- 
wähnten Kinne  bildet  den  Sekundärkreis. 

Der  Ofen  wird  niemals  vollständig  entleert; 
man  entfernt  nur  etwa  die  Hälfte  der  Beschickung 
und  fügt  dann  Guss*  und  raffiniertes  Eisen  zur 
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Mg.  «07.  Ofen  de*  GysinKe- Verführern. 


Darstellung  von  Stahl  in  geeigneten  Verhältnissen 
hinzu ; wenn  alles  vollständig  geschmolzen  ist, 
fügt  man  etwas  Ferromangan  hinzu  und  Uber- 


Flg.  108.  Gewöhnlicher  Suhl. 


hitzt  eine  halbe  Stunde  lang.  Der  nach  diesem 
Verfahren  hergestellte  Stahl  ist  ausgezeichnet  und 
ist  besonders  durch  seinen  geringen  Gasgehalt 


Fig.  109.  Gysinge-Stahl. 


bemerkenswert.  Die  Herstellungskosten  sind  un- 
gefähr dieselben  wie  bei  dem  gewöhnlichen  Ver- 
fahren. 


Das  Stassano'sche  Verfahren. 

Mit  dem  Stassano’schen  Verfahren  kommen 
wir  zu  den  die  direkte  Behandlung  des  Erzes 
zur  Herstellung  «'eichen  Eisens  oder  von  Stahl 
bezweckenden  Systemen. 

Man  benutzt  die  Wärme  des  elektrischen 
Lichtbogens  zur  Reduktion  der  Oxyde  und 
darauffolgendem  Einschmelzen  des  erhaltenen 
Metalles.  Das  erste  zu  Rom  versuchsweise  be- 
nutzte Oienmodell,  dessen  Erfolg  die  sofortige 
Gründung  einer  Untersuchungsgesellschaft  zur 
Folge  hatte, sicht  in  seiner  allgemeinen  Form  einem 
gewöhnlichen  Hochofen  ähnlich.  Das  geschmolzene 
Metall  sammelt  sich  in  einem  mit  einer  Aus- 
flussöffnung versehenen  Tiegel  an.  Die  Wärme 
wird  durch  den  zwischen  zwei  Kohlenelektroden 
übergehenden  Bogen  geliefert;  der  Abstand  der 
Elektroden  wird  nach  den  Angaben  des  Volt- 
und  Ampdremeters  mit  der  Hand  reguliert;  die- 
selben sind  gerade  oberhalb  des  Tiegels  ange- 
bracht. — Der  mit  einem  dem  eines  Hochofens 
ähnlichen  Vcrschlusssystem  versehene  Ofen  lässt 
die  Gase  aus  besonderen  Leitungen  entweichen. 
Damit  die  Mischung  von  Erz,  Kohle  und  Schmelz- 
mittel dem  Aulsteigen  dieser  Gase  keinen  zu 
grossen  Widerstand  bietet,  unterzieht  man  das 
Material  einer  geeigneten  Vorbehandlung.  Nach- 
dem man  die  Zusammensetzung  des  aus  Erz, 
Schmelzmittel  und  Kohle  bestehenden  Schmelz- 
bettes geeignet  reguliert  hat,  pulverisiert  und 
mischt  man  das  Ganze  und  fügt  5 bis  to°/0  pech 
hinzu.  Durch  Kompression  werden  hierauf 
Briketts  hergestellt,  die,  zu  Stücken  von  4 bis 
5 Zentimeter  Grosse  zerkleinert,  zur  Beschickung 
des  Apparates  dienen.  Es  ist  leicht  zu  ver- 
stehen, dass  durch  diese  Herrichtung  des  Materials 
der  wirtschaftliche  Wert  des  Verfahrens  herab- 
gesetzt wird. 

Der  Erfinder  veranschlagt  die  zur  Herstellung 
einer  Tonne  Metalls  notige  Elektrizitätsmenge 
auf  ungefähr  3000  Ptcrdekraftstunden 
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Fig.  HO.  Elektrischer  Hcssemcr-Appwat  Hcroult. 


Die  zu  Darfo  von  der  oben  erwähnten  Unter- 
suchungsgesellscbaft  unternommenen  Versuche 
wurden  nach  Verlauf  von  zwei  Jahren  wegen 
Mangels  an  Geldmitteln  abgebrochen.  Strassano 
hatte  sich  veranlasst  gesehen,  die  allgemeine  Form 
der  grosseren  Ocfen  etwas  zu  modifizieren  und 
seine  Höhe  zu  verringern.  Juni  1902  wurde  das 
deutsche  Patent  erteilt  und  unternahm  das  Kgl. 
Schmelzwcrkzu  Turin  die  Anstellung  von  Versuchen 
mit  Stassano 'sehen  Oefen;  dieselben  sollen 
im  Laufe  des  April  in  Gang  gesetzt  worden  sein. 

Das  Ruthenburg’sche  Verfahren. 

Dasselbe  ist  besonders  für  die  Behandlung 
von  pulverförmigen  magnetischen  Erzen  bestimmt, 
die  in  gewöhnlichen  Hochofen  nur  ausserordentlich 
schwierig  zu  behandeln  sind.  Der  Ruthcnburg- 


sche  Ofen  besteht  aus  zwei  mit  der  Spitze  nach 
unten  stehenden  und  an  ihren  Grundflächen  mit 
Scharnieren  verbundenen  Hohlkegeln.  Beide  sind 
von  starken  Elcktromagnetspulen  umgeben,  welche 
die  Erzteilchen  testhalten.  Der  zwischen  beiden 
Spitzen  (aus  der  einen  tritt  das  Erz,  aus  der 
anderen  die  reduzierende  Kohle  heraus)  über- 
gehende elektrische  Bogen  reduziert  das  Erz  und 
bringt  zu  gleicher  Zeit  das  Metall  zum  Schmelzen. 
Nach  den  Angaben  des  Erfinders  Ubersteigt  der 
Stromverbrauch  nicht  500  Kilowattstunden  pro 
Tonne  erhaltenen  Metalls. 

Das  Verfahren  der  Französischen 
Metallurgischen  Gesellschaft  zu  Froges. 

Der  in  Froges  benutzte  Ofen  ist  ein  Wider- 
standofen. Eine  bewegliche,  senkrechte  Elektrode 


Fig.  in.  Kcllcr'scher  Ofen. 
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Fit:  112.  Ofen  Härmet. 


ist  in  einer  Kammer  aus  feuerfestem  Material 
angebracht,  unterhalb  derselben  ein  als  andere 
Elektrode  dienender  Tiegel  auf  Rädern  beweglich 
ist;  dieser  Tiegel  ist  aus  Kohle.  Die  Operationen 
der  Reduktion,  Läuterung  und  Reinigung  erfolgten 
nach  einander  vermittelst  Zufügung  von  geeigneten 
Reagenzien  zu  gleicher  Zeit  mit  Regulierung  der 
Temperatur.  Man  kann  in  einem  und  demselben 
Apparat  gleichzeitig  alle  möglichen  Arten  Guss- 
eisen, Eisen  und  Stahl  hersteilen. 

Neuerdings  ist  ein  von  Hi'rou  1 1 konstruierter 
elektrischer  Uessemerapparat  angebracht  worden. 


Derselbe  (Fig.  i to)  besteht  aus  einem  mit  Deckel  b 
versehenem  Tiegel  a;  der  Deckel  trägt  einen 
Schornstein  c,  aus  dem  die  Gase  entweichen 
können.  Die  Elektroden  d gehen  durch  den  Deckel 
hindurch  und  sind  beide  an  einem  Balkensystem  an 
gebracht,  mit  dessen  Hülfe  man  ihre  Höhe  beliebig 
regulieren  kann.  Der  Boden  desTiegels  ist  miteiner 
Stahnstangenvorrichtung  h,  g versehen,  die  dazu 
dient,  den  Apparat  in  Schwingung  zu  versetzen. 

Mit  diesem  Ofen  kann  man  alle  mit  einem 
gewöhnlichen  elektrischen  Ofen  möglichen 
Operationen  vornehmen;  ausserdem  dient  er 
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jedoch  zur  Herstellung  von  Stahl;  zu  diesem 
Zweck  sind  Blaserohren  x angebracht.  Das  be- 
nutzte Gusseisen  braucht  nicht  einmal  phosphor- 
oder  siliciumhaltig  zu  sein,  da  die  Elektrizität  die 
notige  Wärme  vollständig  liefert. 

Das  Keller'sche  Verfahren.') 

Dieses  Verfahren  bezweckt  nur  die  Her- 
stellung von  Rohgusseisen.  Der  elektrische  Re- 
duktionsoten  E (Fig.  m)  wird  von  der  Mitte  G 
aus  beschickt;  oberhalb  des  Schmelzrauntes  sind 
4 senkrechte  Elektroden  11 1 angebracht,  die  jede 
mit  der  Sohle  f einen  besonderen  Heizraum  dar- 
stellen. Die  Elektroden  jeder  Gruppe  sind  parallel 
und  die  beiden  Gruppen  hinter  einander  geschaltet. 
Zu  Anfang  legt  man  auf  die  Sohle  eine  Schicht 
leitender  Substanzen,  wie  z.  B.  Schlacke  oder 
Rohmetall,  bringt  die  4 Elektroden  in  Kontakt 
mit  der  Sohle  und  setzt  den  Ofen  in  Thätigkeit. 
Hierauf  schiebt  man  die  Kohlenstifte  allmählich 
in  die  Hohe  und  reguliert  die  4 Heizstellen  be- 
sonders; ähnlich  verfährt  man  beim  Läuterungs- 
ofen 


Das  Harmet'sche  Verfahren. 

Es  ist  unbekannt,  ob  der  Harmet'sche 
Ofen  ein  Widerstands-  oder  Bogenofen  ist.  Der 
neueste  Apparat  besteht  aus  drei  Teilen,  dem 
Kalzinator,  dem  Reduktor  und  dem  Regulator. 

Im  Kalzinator  werden  die  Oxyde  geschmolzen; 
die  hierzu  erforderliche  Wärme  wird  von  den 
aus  dem  Reduktor  austretenden  Gasen  und  von 
ein  bis  zwei  Elektrodenpaaren  geliefert.  (Siehe 
Figur  112,  aus  der  die  Anordnung  hervorgeht.) 

Im  Reduktor  kommen  die  Oxyde  mit  redu- 
zierender Kohle  zusammen;  der  Regulator  ist 
ein  elektrischer  Läuterungsofen  ohne  irgendwelche 
neue  Einrichtung. 

Das  Conley’sche  Verfahren.1) 

Bei  diesem  neuen  von  der  »Electric  Furnace 
Co.«  in  den  Vereinigten  Staaten  in  grossem 
Massstabe  benutzten  Verfahren  kommt  ein  senk- 
rechter Widerstandsoten  zur  Verwendung,  der  die 
Form  eines  umgekehrten  Kegelstumpfes  hat 
Hier  wird  Roh-  und  Gusseisen  und  auch  Stahl 
direkt  hcrgestellt.  Die  aus  Graphit  und  Thon 


Fig.  *13-  Ofen  Conley. 


bestehenden  elektrischen  Widerstände  sind  in 
zwei  Etagen  angebracht  lind  umfassen  den  ganzen 
Umfang  des  Querschnittes. 


Im  Folgenden  geben  wir  die  Meinungs- 
äusserung (»in  s über  die  Herstellung  von  Stahl 
und  Eisen  in  elektrischen  Oien  wieder: 

Die  Anwendung  der  elektrischen  Energie 
auf  die  direkte  Behandlung  von  Erzen  zwecks 
Gewinnung  von  Eisen  und  damit  verbundenen 
Metallen  kann  nur  unter  ganz  speziellen  Um- 
ständen von  Interesse  sein,  die  selten  verwirklicht 
sind.  Nur  die  elektrolytische  Methode  und  die 
elektrothermische  Abscheidung  sind  als  in  Be- 
tracht kommende  Verfahren  anzusehen. 

Nun  bedarf  es  wohl  keines  Hinweises,  dass 
Elektrolyse  auf  nassem  Wege,  d.  h.  unter  not- 
wendiger Mitwirkung  eines  chemischen  Lösungs- 
mittels, eine  ökonomische  Losung  der  Krage  nicht 
zu  liefern  im  Stande  ist. 

J)  s.  a.  diese  Zeitschrift  190t.  VIII.  156. 


Was  die  Elektrolyse  geschmolzener  Erze 
anbelangt,  so  lässt  diese  sich  sicherlich  init 
ähnlichen  Mitteln  bewerkstelligen,  wie  diese  bei 
der  industriellen  Darstellung  von  Aluminium  zur 
Anwendung  kommen;  d.  h.  ein  geschmolzener, 
aus  in  einer  gut  leitenden  Verbindung  gelostem 
Kisensuperoxyd  bestehend  er  Elektrolyt  wird  elektro- 
lytisch zersetzt;  derselbe  ist  leicht  schmelzbar 
und  bei  der  für  die  Operation  erforderlichen 
Temperatur  von  1500—1600°  nicht  sehr  flüchtig. 
Auf  den  ersten  Blick  dürfte  nur  ein  Erdalkali* 
Huorid  diese  Bedingungen  erfüllen.  Wenn  man 
die  Frage  jedoch  eingehender  untersucht  und 
sich  dabei  auf  die  bekannten  experimentellen 
Daten  stützt,  so  erkennt  man  sofort,  dass  ein 
Schmelzen  des  Elektrolyten,  dessen  Erhalten  auf 
sehr  hoher  Temperatur  und  schliesslich  die  zu 
bewerkstelligende  elektrolytische  Zersetzung  einem 
Wärmeverbrauch  entsprechen,  dem  der  Strom 
nur  dann  genügen  kann,  wenn  die  Spannung  des 
Bades  mindestens  10  Volt  beträgt.  Da  anderer- 

*)  s.  a.  diese  Zeitschrift.  Jahrg.  X.  Heft  3.  S.  $1. 
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seits  736  Ampörestunden  theoretisch  nur  512  g 
Eisen  abscheiden  können  und  da  man  in  der 
Praxis  diese  Zahl  nicht  einmal  erreichen  kann, 
so  kann  man  cs  unmöglich  ansehen,  auf  diesem 
Wege  mehr  als  50  g Eisen  pro  Pferdekrattstunde 
zu  erzielen,  was  einem  Verbrauch  von  zwanzig- 
tausend Pferdekraftstunden  pro  Tonne 
Metall  entspricht. 

Nach  dieser  ziemlich  sicheren  Abschätzung 
erübrigt  es  sich,  auf  die  anderen  Elemente  des 
Kostenpreises  einzugehen. 

Es  käme  nun  noch  die  Zersetzung  von  Erz 
bei  Anwesenheit  von  Kohle  u.  s.  w,  auf  elektro- 
thermischem  Wege  in  Betracht.  Nun  kann  man 
schätzungsweise  berechnen,  dass  die  Gewinnung 
einer  Tonne  Eisen  theoretisch  2300000  Kalorien 
verbraucht,  was  Itlr  Apparate  mit  einem  75“/°  atts- 
machenden  Nutzeffekt  einem  Effektiv  verbrauch 
von  3800  Kilowattstunden  entspricht.  Wenn  man 
sich  an  diese  erste  Feststellung  hält,  so  kann  ein 
Wettbewerb  mit  den  gewöhnlichen  Verfahren 
möglich  erscheinen,  vorausgesetzt,  dass  die  elek- 
trische Energie,  Uber  die  man  verfügt,  nicht  zu 
teuer  zu  stehen  kommt.  Es  ist  jedoch  noch 
ein  anderer  Faktor  zu  erwähnen,  den  man  un- 
möglich bei  der  Feststellung  der  Kosten  ausser 
Acht  lassen  kann,  nämlich  der  Elektrodcnverbrauch, 
der  pro  Tonne  produzierten  Mctalles  mindestens 
14  —»16  Mark  beträgt. 

Schliesslich  muss  man  bedenken,  dass  die 
Anwendung  elektrischcnStromesden  zur  Reduktion 
nötigen  Koks  durchaus  nicht  entbehrlich  macht, 
und  dieser  ist  in  Gebirgsgegenden,  wo  man  die 
zur  Schaffung  von  industriellen  Wasserkraft- 
anlagen geeigneten  Bergströme  vorffndet,  nicht 
gerade  billig  zu  beschaffen. 

Man  kann  annehmen,  dass  pro  Tonne  Metall 
die  drei  Hauptfaktoren  des  Kostenpreises,  nämlich 
elektrische  Energie,  Koks  und  Elektroden,  folgende 
Beträge  ausmachen: 

Elektrische  Energie: 

3800  Kilowattst.  ä o Fr.  008  30  Frs. 

Reduktionskoks : 

400  kg  zu  40  Fr.  die  Tonne  16  > 

Elektroden : »9  > 

Zusammen  65  Frs. 

Wenn  man  sich  hierauf  beschränken  will, 
so  entnehme  ich  aus  diesen  Daten,  dass  direkte 
Herstellung  von  Eisen  und  Stahl  aus  Erz  nur  in 
gewissen  Ländern  eine  Zukunft  haben  könnte, 
nämlich  überall  dort,  wo  es  an  mineralischen 
Brennstoffen  fehlt  lind  wo  es  auch  mit  den  Ver- 
kehrsmitteln schlecht  bestellt  ist,  während  anderer- 
seits die  Verhältnisse,  was  Wasserkraft  und  Gruben 
anbelangt,  gut  liegen. 

Hingegen  erscheint  mirdieelektromelallurgische 
Behandlung  vonEisenerzenokonomisch  unmöglich 
in  denjenigen  zivilisierten  Gegenden,  in  denen 
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Steinkohle  produziert  und  wo  fürgenligendeTrans- 
portmittel  zu  Wasser  und  zu  Lande  gesorgt  ist. 

Ich  bin  jedoch  der  Meinung,  dass  zwar  die 
direkte  Behandlung  von  Erzen  eine  Utopie  ist, 
die  Produktion  von  Stahl  vermittelst  des  im 
Hochofen  dargestellten  Gusseisens  jedoch  weit 
bessere  Aussichten  hat.  Es  scheint  mir,  dass 
unter  gewissen,  leicht  zu  bestimmenden  Be- 
dingungen die  Martinofen  durch  elektrische  Energie 
verwendende  Apparate  mit  Vorteil  werden  ersetzt 
werden  können. 

Bei  derartigen  Apparaten  beschränkt  sich 
nämlich  die  Rolle  des  Stromes  aul  das  Schmelzen 
des  Roheisens  und  auf  Erhaltung  der  hohen 
Temperatur  des  Bades  während  der  Reaktionen, 
durch  die  die  Läuterung  erfolgt.  Nun  kann  man 
den  Verbrauch  an  Wärmeenergie  für  ein  Granim- 
molukül  Fe  (=  56  g)  folgcndermassen  berechnen : 
Erhitzen  bis  auf  1200» 

(circa)  1 1 600  Grammkalorien 

Schmelzwärme  (circa)  5 200  » 

Erhitzen  von  1 200  auf 

I 800»  13  200 > 

Zusammen  30  000  Grammkalorien 

Hieraus  kann  man  entnehmen,  dass  die  zur 
Gewinnung  einer  Tonne  Stahl  erforderliche  Wärme- 
menge durch  einen  Ausdruck  von  der  Form 

Q — 535  oao  + ? ( T • #)  + K 
dargestellt  sein  wird,  wo  K die  durch  die 
Läuterungsreaktionen  benötigte  unbedeutende 
Wärmeinenge  und  <f  (T  • 0)  eine  Funktion  ist, 
die  den  zur  Erhaltung  der  Temperatur  T während 
der  Dauer  ff  der  Operation  erforderlichen  Ver- 
brauch an  Wärme  darstellt.  Man  kann  annehmen, 
dass  Q praktisch  einem  Verbrauch  von  1300  bis 
1400  Kilowattstunden  entspricht. 

Wenn  der  elektrische  Umwandlungsapparat 
von  einem  benachltarten  Hochofen  das  Guss- 
eisen in  geschmolzenem  Zustande  bezieht,  so 
kann  der  Energieverbrauch  bis  auf  600  Kilowatt- 
stunden fallen. 

Unter  solchen  Umständen  ist  die  Darstellung 
von  Stahl  auf  elektrischem  Wege  etwas  durch- 
aus Mögliches  und  Durchführbares,  nicht  nur  bei 
Benutzung  von  Wasserkraft,  sondern  auch  bei 
Verwendung  der  in  den  Hochofengasen  zu  Gebote 
stehenden  Energie. 

Wenn  diese  Lösung,  wie  ich  annehme,  sich 
bald  verwirklicht,  so  wird  die  Metallurgie  einen 
vollständigen  Mechanismus  erhalten,  der  aus  dem 
Hochofen  zum  Schmelzen,  dem  Bessemerapparat 
zur  Herstellung  gewöhnlichen  Stahls  und  dem 
elektrischen  I.ättterungsapparat  für  feine  Stahl- 
sorten besteht.  Eine  derartige  Zusammenstellung 
dürfte  die  vollkommenste  Ausnutzung  darstellen, 
die  man  von  der  Wärmeenergie  der  Steinkohle 
jemals  erzielt  hat. 
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Verfahren  zur  Gewinnung  von  Metallen,  deren 
Verwandtschaft  zu  Chlor  geringer  als  die 
des  Nalrlums,  aus  oxydlsehen  Erzen.  — 

Societä  Italiana  di  Applicaxioni  Elettrichc 
in  Turin.  — D.  R.  P.  No.  133508. 

Nachdem  der  Rohstoff  entsprechend  vorbereitet, 
also  s.  B.  Aluminiumoxyd  durch  ein  leichtes  Kosten 
entwässert  und  mit  einer  gleichwertigen  Menge  von 
Theer,  so  dass  6 Teile  Kohlenstoff  je  9,1  Teilen  Alu- 
minium entsprechen,  gemischt  worden  ist,  wird  das 
Verfahren  in  folgender  Weise  ausgeführt. 

1.  In  einem  Behälter  wird  bei  einer  Temperatur 
von  looo°  geschmolzenes  Chlornatrium  mittelst  eines 
ununterbrochenen  Stromes  von  ungefähr  4 '/*  Volt 
Spannung  zersetzt. 

2.  Das  frei  gewordene  Chlor  strömt  in  einen  zweiten 
Behälter,  welcher  auf  einer  Temperatur  von  1300  bis 
*500°  gehalten  wird,  und  in  welchen  man  allmählich 
die  oben  genannte  Mischung  von  Aluminiumoxyd  und 
'llieer  einfuhrt.  Diese  verwandelt  sich  in  Aluminium- 
chlorid  und  Kohlenoxyd. 

3.  Das  dampfförmige  Aluminiumchlorid  gelangt  mit 
dem  Kohlenoxyd  durch  ein  Verkindungsrohr  in  einen 
dritten,  nicht  geheisten  Behälter,  in  welchen  durch  ein 
besonderes  Kohr  das  bei  der  Elektrolyse  gebildete 
dampfförmige  Natrium  eingeleitet  wird.  Das  Natrium 
entzieht  bei  Berührung  mit  dem  Aluminiumchlorid  diesem 
alles  Chlor,  da»  cs  zuvor  bei  der  Elektrolyse  abgegeben 
hat,  und  lässt  das  metallische  Aluminium  frei  zurück. 
Das  so  wieder  gebildete  Chlornatrium  kehrt  von  dem 
Aluminium  getrennt  in  den  ersten  Behälter  zurück,  um 
in  gleicher  Weise  von  neuem  zersetzt  zu  werden. 

Verfahren  zum  Graphitisleren  von  Kohlen- 
elektroden, —international  AchesonGraphite 
Co.  in  Niagara  Falls.  — D.  R.  P.  No.  133 592. 

Die  zu  graphiticrenden  Kohlenelektroden  werden 
in  einem  geschlossenen  Kaum  Uber  und  neben  einander 
liegend  aufgeschichtet,  sodann  von  gering  leitendem 
Stoff  umgeben  und  dem  Durchgang  des  elektrischen 
Stromes  ausgesetzt.  Die  Richtung  des  letzteren  ist 
senkrecht  zur  Längsachse  der  zu  graphiticrenden  Elek- 
troden, damit  infolge  der  durch  den  häufigen  Ucber- 
gang  des  elektrischen  Stromes  von  einer  Elektrode 
zur  benachbarten  Elektrode  eintretenden  Erhöhung  des 
Widerstandes  die  Graphitierung  möglichst  auf  die 
äusseren  Schichten  beschränkt  und  an  elektrischer  Energie 
gespart  wird. 


Verfahren  zur  Darstellung  tetraalkylierter 
Dlamldobenzhydrole.  — Dr.Ferdinand  Escherich 
und  Dr.  Martin  Moest  in  München.  — D.  R.  P. 
No.  133896. 

Tetraalkylierte  Dinmidobenshydrole  werden  aus  den 
entsprechenden  Diamidodiphenylrnethanen  dadurch  ge- 
wonnen, dass  man  die  letzteren  bei  Gegenwart  von 
Säuren  oder  unter  Anwendung  eines  besonderen  in- 


differenten Lösungsmittels  bei  Gegenwart  von  Alkalien 
oder  deren  Salzen  der  Einwirkung  des  elektrischen 
Stromes  mit  oder  ohne  Anwendung  eines  Diaghragmss 
unterwirft,  wobei  als  Elektroden  beliebige,  in  dem  be- 
treffenden Elektrolyten  unlösliche  Leiter  erster  Klasse 
Verwendung  finden  können. 

Vorrichtung’  zum  Pressen  von  gerippten  Strom- 
sammlerplatten. — Dr.  Arsene  d’Artonval  in 
Paris  und  Georges  Vaugeois  in  Biiiancourt,  .Seine. 
— D.  R.  P.  Nu.  133884. 


Die  Vorrichtung  besteht  aus  einer  beiderseits  offenen 
Matritze  mit  aus  einzelnen  Teilen  zusammengesetzten 
Kämmen  b,  d.  Die  einzelnen  Teile  sind  dünne  Scheiben 
von  gleicher  Form,  aber  verschiedener  Grösse,  wöbe: 
die  grösseren  Scheiben  6 bis  an  die  Milteiwand  der 
Stromsammlerplatte  und  die  kleineren  d bis  an  die 
Spitzen  der  Rippen  reichen,  zu  dem  Zweck,  Strom- 
sammler-Rippenplaiten  mit  äusserst  geringer  Rippeo- 
stärke  pressen  zu  können,  ohne  für  die  Herstellung  der 
Kämme  Präzisionsarbeit  verwenden  zu  müssen. 

Die  Scheiben  6y  d sind  auf  Stäbe  c aufgereiht  und 
zwischen  zwei  Backen  c,  g eingepresst.  Sie  können  die 
Form  eines  Kreises  mit  einem  Quadrantausschnitt  be- 
sitzen, mit  welchem  sie  sich  auf  entsprechende  Vor- 
sprünge des  Rahmens  a legen. 

Trennungsgitter  für  Elektrodenplatten.  — Inter- 
nationales Patent-  und  Maschincn-Ex-  und  Import 
geschah  Richard  Lüdcrs  in  Görlitz.  — D.  K.  P. 
No.  133902. 

Das  Trennungsgitter  besieht  aus  zwei  gegen  ein- 
ander versetzten  und  fest  mit  einander  verbundenen 
Gitterhälflen  mit  vier-  oder  mehreckigen  Gitteröffnungen, 
deren  Gitterstabe  sich  mit  ihren  Schneiden  dicht  an 
die  Elektroden  anlcgen  können.  Der  das  Gitter  um- 
gebende Rahmen  kann  entweder  nur  die  Dicke  einer 
Gitterliälftc  oder  die  Dicke  zweier  nuf  einander  liegender 
Gitterstähc  erhalten. 


ALLGEMEINES. 


Legierung  für  galvanoplastische  Matrizen. 

Eine  derartige  Metalllegierung  erhält  man  aus  einer 
Mischung  von  3 T.  Blei,  2 T.  Zinn  und  5 T.  Wismut, 
welche  schon  bei  73®  R.  schmilzt.*  Die  Büttger'schc 
Legierung,  welche  bei  86®  R.  schmilzt,  besteht  aus  8 T. 
Blei  und  3 T.  Zinn.  Der  abzoformende  Gegenstand 
wird  in  die  geschmolzene  Mctallniasse  in  dem  Augen- 


blicke eingedrückt,  wenn  sic  erstarrt,  oder  man  richtet 
cs  so  ein,  dass  das  Metall  auf  dem  Modelle  selbst, 
welches  mit  einem  entsprechenden  Rande  versehen,  aus- 
gegossen wird.  (Kraft  u.  Licht,  Düsseldorf.) 

Vom  Verband  deutscher  Patentanwälte  geht 
uns  folgende  Mitteilung  zu:  »Bekanntlich  ist  der  Stand 
der  Patentanwälte  durch  dus  Keichsgesetz  vom  21.  Mai 
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1900  geregelt  worden.  Trotzdem  die  Thäugkeit  des 
Patentanwalts  nur  als  eine  Berufstätigkeit  anzusehen 
war,  wurden  die  Patentanwälte  dennoch  zur  Gewerbesteuer 
herangezogen,  was  die  Veranlassung  bot,  dass  gegen 
die  Veranlagung  zur  Gewerbesteuer  seitens  einer  Reihe 
von  Patentanwälten  in  Preuisen  hiergegen  protestiert 
wurde,  ln  anderen  Bundesstaaten,  s.  B.  in  Bratinschwcig, 
war  die  Gewerbesteuerfreiheit  schon  früher  aus* 
gesprochen  worden. 

Nun  hat  das  Königliche  Oberverwaltungsgericht  in 
seiner  Sitzung  vom  7,  Mai  1903  für  Recht  erkannt, 
dass  auch  für  Preussen  die  Gewerbesteuerfreiheit  an* 
zuerkennen  sei,  mit  der  Begründung,  dass  sich  die 
Berufstätigkeit  eines  Patentanwalts  als  Ausübung  einer 
wissenschaftlichen  Thäligkeit  im  Sinne  des  § 4,  No.  7 
des  Gewerbesteuergesetzes  vom  24.  Juni  1891  dar- 
stellt, was  aus  dem  Reichsgesetze,  betr.  die  Patent- 
anwälte, und  besonders  aus  der  Begründung  des  Gesetz- 
entwurfes unzweideutig  hervorgehe.« 

Kornit.  Einem  Vortrage,  den  Maschineningenieur 
G.  C.  Thomson  im  technischen  Verein  zu  Riga  über 
eine  neuartige,  künstliche  Hornmnssc,  Kornit,  hielt, 
entnehmen  wir  nach  der  sGummizeitung«  nachstehende 
Mitteilungen:  Kornit  wird  von  einer  in  der  Nähe  von 
Riga  befindlichen  Fabrik  hergestellt,  deren  Haupt- 
erzeugnis  das  aus  indischem  Büffelhorn  gewonnene 
Horntischbein  ist.  Hierbei  ergiebt  sich  nur  25  °/0 
fertiges  Fischbein  bei  75  °|0  Abfall.  Dieser  Abfall 
konnte  bisher  nur  zu  stidütoffhaltigem  Düngemehl  ver- 
arbeitet werden,  dessen  Wert  ca.  ein  Achtel  bis  ein 
'Zehntel  des  Einkaufspreises  des  Buftclliorncs  beträgt. 
Dem  Besitzer  der  Fabrik  it*  cs  nun  nach  langjährigen 
Versuchen  vor  ungefähr  zwei  Jahren  gelungen,  aus  dem 
Hornmehl,  ohne  Zusatz  irgendwelcher  Bindemittel,  eine 
Hormasse,  Kornit,  herzustellcn,  welche  gleich  Nalur- 


horn  zu  den  verschiedenartigsten  Gegenständen  ver- 
arbeitet und  gedrechselt  werden  kann.  Kornit  steht 
zwar  in  mancher  Beziehung,  z.  B.  in  seiner  Elastizität, 
hinter  dem  Naturhorn  zurück;  dagegen  kann  man  es  in 
beliebig  grossen  Stücken  Herstellen  und  daher  auch  zu 
Artikeln  verarbeiten,  die  eben  wegen  ihrer  Grösse 
bisher  nicht  aus  Horn,  sondern  aus  Hartgummi  ver- 
fertigt wurden.  Der  Fabrikationsprosess  beginnt  damit, 
dass  man  die  Hornabfälle  auf  das  sorgfältigste  wäscht, 
abtropfen  lässt  und  sodann  auf  einer  Darre  völlig 
trocknet.  Hierauf  werden  die  Abfälle  in  einer  Mshl- 
mühle  za  Mehl  vermahlen.  Das  Mehl  wird  sodann 
schwarz  gefärbt,  da  die  Hornabfälle  kein  intensiv 
schwarzes  Mahlgat  ergeben.  Das  schwarzgefärbte 
Ilornmehl  wird  getrocknet,  und  das  völlig  getrocknete 
Mehl  wird  durch  den  Druck  hydraulischer  Pressen,  die 
durch  Dampf  erwärmt  werden,  in  Plattenformen  von 
sehr  beträchtlicher  Festigkeit  verwandelt.  Das  auf 
solche  Weise  erzeugte  Kornit  kann  einen  Druck  von 
1280  kg  pro  cm*  aushaltcn.  Die  rohen  Korcitplatten 
werden  mittelst  Bandsägen  in  die  gewünschten  Dimen- 
sionen gebracht.  Die  so  erhaltenen  Stücke  werden  so- 
dann vorgearbeitet,  geschliffen,  gedrechselt  und  schliess- 
lich poliert.  Aus  Kornit  werden  allerlei  Kurz-  und 
Galanteriewaren,  Bauhedarfsartikel  etc.  (Thürgriffeinlagen, 
ThUrdrücker,  Wand-  und  Fussleisien  etc.)  hergestellt. 
Es  bildet  infolge  seiner  Eigenschaft  als  schlechter 
Elektrizitätsleiter  einen  brauchbaren  Ersatz  für  den  weit 
kostspieligeren  Hartgummi.  Im  Gegensätze  zu  Horn 
wird  mattgeschliffenes  Kornit  im  Gebrauche  keineswegs 
glanzlos  und  hässlich,  sondern  sieht  dauernd  einem 
Ebenholze  täuschend  ähnlich,  welch  letzterem  es  auch 
im  Gewichte  gleichkommt.  Nur  ist  Kornit  weit  billiger 
als  Ebenholz.  Es  ist  ein  hygienischer  Vorzug  des 
Kornits,  dass  es  als  hartes,  dichtes  Material  keine  Un- 
reinlichkeiten aufnimmt. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN-UBERSICHT. 


Miller,  Oskar  von,  Königl.  Itaurat  in  München.  Die 
Versorgung:  der  Städte  mit  Elektrlzltlt. 
Zweites  Heft.  Mil  3S2  Textabbildungen  und 
14  Plänen.  Stuttgart  1903.  Arnhold  Bergsträsser, 
Verlagsbuchhandlung.  Preis  geheftet  M.  18, — . 
Bereits  bei  der  Besprechung  des  I.  Bandes  (Jahr- 
gang IV,  S.  140)  des  vorliegenden  Werkes  haben  wir 
auf  die  Bedeutung  desselben  hingewiesen  und  die  all- 
gemeinen Gesichtspunkte,  aus  denen  heraus  es  entstanden 
ist,  hervorgehoben.  Der  nunmehr  vorliegende  zweite 
Band  beschäftigt  sich  in  seinen  ersten  Kapiteln  mit  den 
elektrischen  Kraftstatiooeu  und  behandelt  deren  Anlagen, 
Einrichtungen  nsw.  usw.  Hieran  schliessen  sich  Kapitel 
über  die  Ausführung  der  Leitungsnetze  sowie  über  die 
Elektrizitätszähler  und  die  Strassenbeleuchtung.  Ab- 
gesehen von  seinem  allgemein  interessierenden  Inhalt, 
ist  der  vorliegende  Band  für  den  Elektrochemiker  noch 
von  ganz  besonderer  Bedeutung.  Enthält  er  doch  eine 
vorzügliche  Monographie  über  die  Einrichtung  von 
elektrischen  Zentralen,  die  ja  auch  für  die  Elektrochemie 
die  hauptsächlichste  Kraftquelle  darstellen.  Uebcr  alle 
hier  einschlägigen  Fragen,  wie  z.  B.  über  die  ver- 
schiedenen Arten  der  Betriebskräfte,  ist  reichliches 
Informalionsmaterial  gegeben,  ebenso  über  die  in 
Zentralstationen  verwendeten  elektrischen  Apparate,  die 
Ausführung  der  Leitungen  für  die  verschiedensten  Zwecke, 
etc.  etc.  Wir  wollen  deshalb  nicht  verfehlen,  unsere 
Leser  auf  das  Erscheinen  des  zweiten  Bandes  dieses 
Werkes  aufmerksam  zu  machen. 


Fischer,  Prof.  Dr.  Ferd , Handbuch  der  chemi- 
schen Technologie.  15.  umgearbeitete  Auflage. 
2 Bd.  Organischer  Teil.  Mit  223  Abbildungen. 
Leipzig.  Verlag  von  Otto  Wigand.  1902.  Preis 
10  Mark. 

Dem  im  Jahrgang  VIII,  S.  22,  besprochenen  ersten 
Teil  ist  nunmehr  rasch  der  zw’eite  gefolgt.  Derselbe 
behandelt  die  organische  Chemie,  und  zwar  im  ersten 
Abschnitt  die  organischen  Präparate,  im  zweiten  die 
organischen  Farbstoffe,  im  dritten  die  Faserstoffe  und 
Färberei,  im  vierten  die  Kohlenhydrate  und  Nahrungs- 
mittel, im  fünften  da»  Gährungsgewerbe.  im  sechsten 
Gerberei,  Kautschuk,  Fette  u.  dgl.  Alle  die  Vorzüge  des 
Werkes,  die  wir  bereits  bei  unserer  früheren  Besprechung 
hervorgehoben  haben,  finden  »Ich  auch  in  diesem  zweiten 
Teil  voll  und  ganz  wieder,  und  cs  ist  dein  Verfasser  in 
der  Tot  gelungen,  mit  dieser  chemischen  Technologie 
ein  Werk  zu  schaffen,  das  in  der  Bibliothek  keines 
Chemikers  fehlen  sollte. 

Abeg?,  Prof.  Dr.  R„  Die  Theorie  der  elektro- 
lytischen DiSSOeiatiOn.  (Sammlung  chemischer 
und  chemisch-technischer  Vorträge.)  Herausgegeben 
von  Prof.  Dr.  Felix  B.  Ahrcns,  8 Bd.  5*/ 7*  Heft. 
Stuttgart.  Verlag  von  Ferd.  Enke.  1903. 

Die  vorliegende  Abhandlung  behandelt  das  Gebiet 
von  der  Theorie  der  elektrolytischen  Dissociation  in  ein- 
gehender und  klarer  Weise,  und  zwar  sind  zunächst  die 
Grundanschauungen  der  Theorie  von  einer  kurzen 
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historischen  Betrachtung  ausgehend  dargestellt.  Hieran 
schliesscn  sich  Kapitel  Uber  die  Beweglichkeit  der 
Ionen,  Gleichgewichte  zwischen  Ionen,  Dissociationa- 
konstanten  usw.  asw.,  kurzum,  es  findet  jede  in  dieses 
Gebiet  einschlagende  Frage  ihre  ausführliche  Behand- 
lung. Wir  mochten  noch  einmal  ganz  besonders  auf 
die  Klarheit  der  Sprache  hinweisen,  durch  die  der  Gegen- 
stand eine  Darstellung  erfährt,  die  sein  Verständnis 
wesentlich  erleichtert. 

Weinstein,  Prof.  Dr.  B.,  Thermodynamik  und 
Kinetik  der  Körper.  Zweiter  Band.  Braun- 
schweig. Druck  und  Verlag  von  Friedrich  Vieweg 
& Sohn.  1903.  Preis  geheftet  M.  16,—  . 

Der  nunmehr  vorliegende  zweite  Band  dieses 
Werkes  bildet  seine  Fortsetzung  zn  dem  von  uns  bereits 
besprochenen  ersten.  (Siehe  Jahrg.  VT II,  S.  94.)  Er 
ist  nach  derselben  Methode  bearbeitet  wie  der  erste,  doch 
hat  der  Verfasser  noch  mehr  Wert  auf  die  Berücksichtigung 
des  Erfahrungsmaterials  gelegt,  als  bei  jenem.  Die 
Tabellen  und  Zusammenstellungen  sind  mit  grosser 
Sorgfalt  ausgewählt,  eine  schwierige  Arbeit,  da  man  in 
der  Lilteratur  oft  lange  suchen  muss,  ehe  man  eine  für  den 
Zweck  brauchbare  Angabe  findet.  Der  vorliegende  Hand 
behandelt  die  absolute  Temperatur,  die  Flüssigkeiten, 
Thermodynamische  Statik  und  Kinetik  der  (nicht  ver- 


dünnten) Lösungen.  In  einem  weiteren  dritten  Band- 
soll  dann  die  Theorie  der  verdünnten  Losungen  zu 
lammen  mit  den  Lehren  der  Elektrolyse  und  ver- 
wandter Gebiete  behandelt  werden. 

Reyehler,  Dr.  A„  Physikalisch-chemische  Theo- 
rieen.  Nach  der  dritten  Auflage  des  Originals 
bearbeitet  von  Dr.  B.  Kühn.  Mit  eingedruckten 
Abbildungen.  Braunschweig.  Druck  und  Verlag 
von  Friedr.  Viewcg  & Sohn.  *903.  Preia  geheftet 
M.  9, — , geb.  M.  10, — 

Die  physikalische  Chemie  gewinnt  immer  mehr 
Einfluss  auf  die  modernen  Forschungsmethoden,  und 
während  sie  früher  meist  als  nebensächlich  behandelt 
wurde,  hat  sie  sich  heute  bereits  eine  derartige  Stellung 
errungen,  dass  ihr  Studium  sowohl  fttr  Physiker  als  auch 
für  Chemiker  als  notwendig  erachtet  wird.  Dem  Mangel 
an  einem  die  Theoricen  in  klarer  und  übersichtlicher 
Weite  und  dabei  doch  nicht  allzu  ausgedehnt  behandelnden 
Leitfaden  iit  mit  vorliegendem  Werke  abgeholfen.  Das- 
selbe zeichnet  sich  durch  seine  leichtfassliche  und  all- 
gemein verständliche  Form  aus  und  vermeidet  den  Fehler 
der  meisten  ähnlichen  Werke,  die  sich  in  schwülstigem 
Stil  meist  zu  sehr  ins  Detail  verlieren.  Das  wichtigste 
aus  der  Theorie  ist  hier  in  kurzer,  prägnanter  und 
doch  hinreichend  ausführlicher  Form  abgehandelt. 


GESCHÄFTLICHES 


Die  Asphaltgesellsehart  San  Valentlno, 

Reh  8l  Cd.  in  Berlin  SW.,  Bernburgerstrasse  15/16, 
sendet  uns  eine  prachtvoll  ausgestattete  und  reich 
illustrierte  Broschüre,  betitelt:  »Asphalt  und  Asphalt- 
gewinnung«,  welche  ein  anschauliches  Bild  von  den 
Fundstätten,  der  Förderung,  der  Bearbeitung  u.  s.  w.  des 
Asphaltes  giebt.  Bei  der  vielfachen  Verwendnng  des 
Asphaltes,  insbesondere  zu  Isolationszwecken  in  der 
Elektrotechnik  und  Elektrochemie  dürfte  dieses  Buch  sicher- 
lich das  Interesse  jedes  Fachgenossen  erregen,  umsomehr, 
da  bei  der  Verlegung  unterirdischer  Leitungen  in  Städten 
u.  dergl.  jedem  Elektrotechniker  Kenntnisse  über  Asphalt- 
Verwendung  unentbehrlich  sind.  Wir  machen  daher  unsere 
Leser  auf  diese  Veröffentlichung  hiermit  aufmerksam. 

Raab  (Ungarn).  Die  Firma  Kaaber  Akkumu- 
latorenwerke Aktiengesellschaft,  mit  Zweignieder- 
lassung in  Wien,  I.,  Bartensteingasse  S,  wurde  geändert 
in  Allgemeine  Akkumulatoren  werke  Aktien- 
gesellschaft. 

Zur  Lage  der  chemischen  Industrie,  lieber 
schlechte  Zeiten  und  über  eine  Minderung  ihres  Gewinnes 
klagt  auch  die  chemische  Industrie.  Aber  cs  verdient 
beachtet  zu  werden,  was  diese  Industrie  als  einen 
Rückgang  bedauert.  Nach  einer  Berechnung  des  be- 
kannten Dresdener  Wclthauscs  Gehe  & Co.  enteilen 
in  Deutschland  1 20  Aktiengesellschaften  der  chemischen 
Industrie,  die  mit  einem  eingezahlten  Kapital  von 
352,7  Millionen  Mark  arbeiteten,  im  Jahre  1901  eine 
Durchschnittsdividende  von  12,30°/®,  dagegen  im  Jahre 
1900  eine  solche  von  12,33%  un<l  im  Jahre  1899  eine 
solche  von  13,52%.  Hierin  kennzeichnet  sich  un- 
zweifelhaft ein  Rückgang  des  Ertrages.  Indessen  werden 
so  ziemlich  nlle  anderen  Erwerbszweige  finden,  dass  die 
chemische  Industrie  in  Deutschland  sich  eines  ausser- 
gewühnlichcn  Gedeihens  erfreut  und  zu  irgend  welchen 
Klagen  keine  begründete  Veranlassung  hat. 


Geschäftsgang  der  elektrotechnischen 
Industrie  ln  Oesterreich.  Aus  Wien  wird  den 
«Leipz.  N.  N.«  geschrieben:  Das  erste  Halbjahr  wir 
kein  sehr  erfolgreiches.  Wenn  man  vielleicht  von  den 
Schuckertwerken  absieht,  die  noch  mit  Kommunal- 
geschäften  versorgt  waren,  war  kaum  ein  Etablissement 
voll  beschäftigt.  Es  wurden  zwar  keine  Arbeiter- 
cntlassungen  vorgenommen,  weil  der  Stand  an  und  für 
sich  ein  relativ  niedriger  war,  aber  auch  zu  Ncb- 
einstellungen  war  keine  Gelegenheit  gegeben.  Erst  ia 
der  allerletzten  Zeit  hat  sich  eine  kleine  Besserung  ein- 
gestellt; grössere  Aufträge  sind  bei  einigen  Werken, 
insbesondere  bei  der  Union  Elektrizität*  Gesellschaft, 
verbucht  worden,  andere  stehen  in  Unterhandlung  aod 
sind  dein  Abschlüsse  nahe.  Die  Schwierigkeit,  neue 
Aufträge  zu  bekommen,  liegt  für  die  grossen  elektro- 
technischen Werke  hauptsächlich  darin,  dass  sie  sich 
weigern,  sogenannte  Konzessionsbauten  zu  machen,  mit 
denen  in  den  letzten  Jahren  sehr  schlechte  Erfahrungen 
gemacht  wurden.  Es  wird  nur  für  feste  Rechnung  ge- 
arbeitet, und  die  in  Betracht  kommenden  Gemeinden 
und  Korporationen  entschließen  sich  nur  schwer,  selbst 
das  ganze  Risiko  zu  tragen.  Dazu  kommt  noch,  dass 
die  Konkurrenz  unter  den  Gesellschaften  selbst  noch 
immer  eiue  ziemlich  heftige  ist.  Das  vor  einiger  Zeit 
vom  Wiener  Vertreter  der  Prager  Gesellschaft  K o Iben 
ausgearbeitete  Projekt  einer  Organisation  der  elektro- 
technischen Industrie  zum  Zweck  eines  einheitlichen 
Vorgehens  bei  der  Herstellung  von  Überschlägen  «nd 
Projekten  hat  sich  vorerst  nicht  verwirklicht  und  ist  an 
verschiedenen  Seiten  auf  Widerspruch  gestossen ; es 
wird  jedoch  unentwegt  daran  weiter  gearbeitet,  und  man 
hofft,  schliesslich  doch  zu  einer  Einigung  zu  gelangen. 

Augsburg.  Die  Firma  Süddeutsche  Ele^trizität«- 
gcsellschaft  W.  A.  Bocsc  & Co.,  Akkumulatorenfnbr» 
Berlin,  Zweigniederlassung  Augsburg,  ist  erloschen. 


Für  die  Reduktion  verantwortlich:  Dr.  Albert  Neubnrger,  Berlin  VV.6».  Wring  von  M.  Krayn,  Berlin  W,  jj. 
Gedruckt  bei  Imberg  & Lefton  in  Berlin  SW. 
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DIE  INDUSTRIELLE  ELEKTROLYSE  DES  WASSERS  UND  ÜBER 
DIE  VERWENDUNG  VON  WASSERSTOFF  UND  SAUERSTOFF 

FÜR  LÖTZWECKE. 

Von  M.  U.  Schoop , Köln  Lindenthal. 


Obwohl  die  Herstellung  ioh  Wasserstoff 
und  Sauerstoff  auf  elektrolytischem  Wege 
einer  der  ältesten  elektrochemischen  Ver- 
suche ist,  ändert  das  nichts  an  der  That- 
sache,  dass  diese  Art  der  Darstellung  bisher 
zu  einer  allgemeineren  Gewinnung  im  Grossen 
nicht  Verwendung  gefunden  hat.  Dies  geht 
schon  daraus  hervor,  dass  z.  B.  in  Deutsch- 
land keine  einzige  Anlage  für  elektrolytische 
Wasserzersetzung  existiert,  welche  dieGase  auf 
den  Markt  bringt.  Die  mir  bekannten  Anlagen 
(Akkumulatorenfabrik  der  Aktien-Gesellschaft 
in  Hagen  i.  W.,  Kölner  Akkumulatoren- Werke 
G.  Hagen  in  Kalk  bei  Köln,  Platinschmelze 
von  Heraus  in  Hauau)  stellen  die  Gase  für 
eigenen  Bedarf  her  und  zwar  tiir  Lötzwecke. 
Sonst  hat,  wie  bekannt,  zur  Erzeugung  des 
Wasserstoffes  nur  die  Methode  des  Auflösens 
von  Metallen  in  Säuren  eine  ausgedehntere 
Verwendung  erlangt,  während  diejenigen 
Verfahren,  bei  welchen  nur  die  Gewinnung 
des  Sauerstoffes  in  Frage  kommt,  von  dem 
ideal  billigen  Rohmaterial,  der  atmosphäri- 
schen Luft,  ausgehen 

Wie  ein  Blick  in  die  einschlägige  Patent- 
litteratur  lehrt,  hat  es  nicht  an  einer  grossen 
Anzahl  von  Vorschlägen  und  Konstruktionen 


gefehlt,  um  die  Wasserzersetzung  im  Grossen 
durchzuführen;  aber  wie  das  so  oft  der  Fall, 
war  auch  hier  von  dem  Laboratoriums- 
experiment zur  industriellen  Verwertung  ein 
grosser  Schritt,  der  in  erster  Linie  durch 
die  Forderung  absoluter  Betriebssicherheit, 
d.  i.  Ausschluss  der  Möglichkeit  eines 
explosibelen  Gasgemisches,  erschwert  wurde. 
Eine  andere,  schwer  zu  erfüllende  Forderung 
ist  die,  dass  das  Elektrodenmaterial  durch 
den  elektrolytischen  Prozess  oder  durch  den 
Elektrolyten  nicht  merklich  angegriffen  wird 
und  die  Apparate  einen  nicht  zu  hohen 
inneren  Widerstand  aufweisen  dürfen.  Die 
Aufgabe  einer  möglichst  grossen  Betriebs- 
sicherheit wird  wohl  am  besten  gelöst  durch 
Verwendung  undurchlässiger  Diaphragmen 
(System  Garuti,  Schoop),  wobei  die  Gase 
in  ideal  reinem  Zustande  (allerdings  gesättigt 
mit  Wasserdampf)  erhalten  werden,  was  für 
viele  Zwecke  erwünscht  bezw.  unerlässlich 
ist  (Inhalationstherapie).  Der  elektrolytische 
Wasserstoff  enthält  gewöhnlich  etwa  2 •/# 
Sauerstoff,  der  Sauerstoff  t — -2°/0  Wasser- 
stoff. Um  den  Wasserstoff  aus  dem  thera- 
peutischen Sauerstoff  zu  entfernen,  wird  dieser 
letztere  durch  glühende  Metallröhren  geleitet, 
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wodurch  der  anwesendeWasserstoff  zu  Wasser 
verbrennt.  Da  es  wichtig  ist,  den  Reingehalt 
der  Gase  jederzeit  zu  kennen,  werden  in  den 
betreffenden  Fabriken  täglich  mehrere  Ana- 
lysen gemacht. 

Von  den  Systemen,  die  ihre  Tauglich- 
keit im  industriellen  Grossbetriebe  dargethan 
haben,  sind  zu  erwähnen:  Garuti,  Schmidt 
und  Schoop.  Die  beiden  ersten  Systeme 
arbeiten  mit  alkalischer  Zersetzungsflüssig- 
keit, das  letztere  mit  saurer.  Entsprechend 
den  verschiedenen  Elektrolyten  werden  von 
Garuti  und  Schmidt  eiserne  Elektroden, 
von  Schoop  solche  aus  Blei  verwendet. 
Das  System  Garuti  ist  wohl  dasjenige,  das 
weitaus  die  grösste  Verbreitung  gefunden 
hat;  es  sind  derartige  Anlagen  in  Luzern, 
Schiedam  (Holland),  Tivoli  bei  Rom  sowie 
in  Krüssel  vorhanden.  Die  Socidte  Oxhy- 
drique  in  Brüssel  hat  sich,  nebenbei  gesagt, 
ganz  besondere  Verdienste  erworben  um  die 
Erschliessung  neuer  Verwendungsgebiete; 
denn,  wie  eingangs  erwähnt,  muss  ein  eigent- 
licher Markt  für  die  beiden  Gase  erst  noch 
geschaffen  werden.  Der  Garuti  sehe  Er- 
findungsgedanke beruht  auf  einem  metallenen 
Diaphragma,  das  an  seinem  unteren  Ende 
mit  Perforationen  versehen  ist  und  die  Flüssig- 
keit in  den  verschiedenen  Abteilungen  leicht 
kommunizieren  lässt,  ein  Vermischen  der 
Gase  jedoch  verhindert,  solange  der  Gas- 
druck eine  bestimmte  Grenze  nicht  über- 
schreitet. Wird  hierauf  nicht  strikte  Obacht 
gegeben,  so  kann  allerdings  das  schönste 
Knallgasgemisch  entstehen.  (Vergleiche  Mit- 
teilung in  der  Zeitschrift  für  komprimierbare 
und  flüssige  Gase.  Heft  4 u.  5.  VI.  Jahr- 
gang.) Damit  das  Metalldiaphragma  nicht 
zu  einer  bipolaren,  gasentwickelnden  Elek- 
trode wird,  ist  unbedingt  erforderlich,  dass 
die  Badspannung  eine  gewisse  Grenze  (etwa 
3,4  Volt)  nicht  überschreitet.  Der  Apparat 
ist  mit  einem  rechtwinkligen  Bleikasten  ohne 
Deckel  vergleichbar,  mit  der  Oeffnung  nach 
unten.  Das  Kasteninnere  ist  durch  dünne, 
etwa  2 mm  starke  Eisenbleche  in  mehrere 
Abteilungen  oder  Zellen  von  parallelepipedi- 
scher  Form  geteilt.  In  diese  Zellen  ragen 
von  unten  her  die  ebenfalls  aus  Eisenblech 
bestehenden  Anoden  und  Kathoden,  die  zur 
Abstandhaltung  durch  Holz-  oder  Ebonit- 
kämme getrennt  sind.  Das  Ganze  sitzt  in 
einem  genieteten  starken  Eisenblechgehäuse. 
Zwei  parallele  Kammern  über  dem  obern 
Teil  des  Apparates  dienen  dazu,  vermittels 
kleiner  Verbindungslöcher  die  entwickelten 
Gase  aufzunehmen  und  weiter  zu  leiten.  In 
der  Praxis  empfiehlt  es  sich  nicht,  das  aus 
den  Elektrolyseuren  kommende  Gas  direkt, 


d.  h.  ohne  Einschaltung  eines  Gasometers, 
an  den  Bestimmungsort  zu  leiten,  ganz  gleich- 
gültig, welches  System  vorliegt.  Die  Anoden 
der  Garuti’schen  Apparate  werden  langsam 
zersetzt  und  müssen,  je  nach  der  Bean- 
spruchung, nach  2 — 3 Jahren  durch  neue  er- 
setzt werden.  Die  Aetzkali-Lauge  hat  die 
unangenehme  Eigenschaft,  aus  der  atmo- 
sphärischen Luft  CO,  zu  absorbieren,  wobei 
die  sowieso  nicht  sehr  hohe  Leitfähigkeit 
der  Lösung  noch  mehr  heruntergedrückt 
wird;  trotzdem  ist  die  Betriebsspannung  bei 
gleicher  Leistungsfähigkeit  der  Apparate 
kleiner,  als  bei  verdünnter  Schwefelsäure 
(mit  Blei  als  Elcktrodcnmaterial),  da  sich 
in  diesem  letzteren  Falle  eine  elektro- 
motorische Gegenkraft  ausbildet,  die  natür- 
lich zu  überwinden  ist. 

Die  Apparate  nach  System  Schmidt 
sind  Filterpressen  nicht  unähnlich  und  be- 
stehen in  der  Hauptsache  aus  doppelpoligcn, 
eisernen  Elektroden,  die  alle  hintereinander 
geschaltet  sind.  Am  Rande  gummierte 
Asbesttüchcr  dienen  als  Isolatoren  und 
Dichtungen,  sowie  für  die  Trennung  der 
Gase.  Die  Vorderseiten  der  Elektroden 
kommunizieren  mit  einem  den  Wasserstoff 
abführenden  Kanal,  die  Rückseiten  mit  einem 
zweiten  Kanal,  welcher  für  die  Ableitung  des 
Sauerstoffes  bestimmt  ist.  Ein  gemeinschaft- 
liches Rohr  fuhrt  den  Elektrolyten  zu.  Die 
Apparate  müssen  etwa  alle  6 Wochen  aus- 
einandergenommen  und  gereinigt  werden; 
die  Asbestdiaphragmen  müssen  ebenfalls  von 
Zeit  zu  Zeit  erneuert  werden.  Infolge  der 
geringen  Raumbeanspruchung  eignet  sich  der 
Schmidt’sche  Apparat  hauptsächlich  für 
Laboratoriumszwecke.  Laut  Prospekt  liefert 
ein  Apparat  168  Liter  Wasserstoff  und 
84  Liter  Sauerstoff  pro  Kilowattstunde  und 
zersetzt  hierbei  134  g Wasser. 

Für  die  Apparate  System  Schoop  ist 
die  röhrenförmige  Form  der  Elektroden 
charakteristisch,  die  an  dem  unteren  Ende 
eine  glockenartige  Erweiterung  aufweisen. 
Die  Elektroden  sind  aussen  mit  Isolations- 
material umkleidete  Bleirohre,  die  in  Gruppen 
von  2,  4,  6,  8 u.  s.  f.  parallel  geschaltet  ein- 
gebaut sind.  Um  die  stromempfangende 
Oberfläche  zu  vergrössern,  sind  in  die  Glocken 
Bleikörper  mit  sternartigem  Querschnitt  ein- 
gegossen. 

Ein  Rohr  kann  dauernd  mit  25  Ampere 
belastet  bleiben,  wobei  stündlich  5,22  Liter 
Sauerstoff  und  10,44  Liter  Wasserstoff  frei 
werden.  Die  Betriebsspannung  lür  jede  Zelle, 
welche  nach  einiger  Betriebszeit  infolge  der 
Bildung  von  Bleisuperoxyd  auf  der  posi- 
tiven Elektrode  einen  Akkumulator  mit  ge- 
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ringer  Kapazität  darstellt,  beträgt  3,3  — 3,6  Volt; 
es  können  somit  bei  einer  1 10  Volt-Anlage 
ca.  30  solcher  Zellen  hintereinander  ge- 
schaltet, direkt  ans  Netz  angeschlossen 
werden.  Um  zu  verhindern,  dass  Strom  aus 
den  Zellen  an  das  Netz  zuriiekfliesst,  muss 
in  die  Zuleitung  ein  Minimalausschalter  ein- 
gebaut werden.  Zur  Verbindung  der  Sanimel 
rohre  mit  den  Ableitungsrohren  kommen 
Kautschukschläuche  mit  Einlage  in  Ver- 
wendung. Wie  diese  skizzenhafte  Be- 
schreibung der  Schoop'schen  Apparate  er- 
kennen lässt,  wird  die  Verwendung  von 
Diaphragmen  ganz  umgangen,  sodass  das 
System  bezugl.  der  Betriebssicherheit  allen 
Anforderungen  Genüge  leistet  und  die  Ent- 
stehung von  knallgasartigen  Ge- 
nuschen absolut  ausgeschlossen  ist, 
was  von  den  andern  System  keineswegs 
behauptet  werden  kann. 

Der  Druck,  unter  dem  die  Gase  ent- 
stehen, hängt  von  der  Länge  der  Blei- 
elcktroden  ab,  kann  also  in  gewissen  Grenzen 
beliebig  gewählt  werden.  In  den  bis  jetzt 
angefertigten  Apparaten  betragt  der  Gas- 
druck 60 — 70  cm  Wassersäule,  so  dass  eine 
weitere  maschinelle  Kompression  nicht  be- 
nötigt wird  und  die  Gase  den  Brennern 
direkt  zugefuhrt  werden  können.  Nach  den 
von  der  Lizenztragerin  des  Schoop'schen 
Systemes,  den  Kölner  Akkumulatoren-Werkcn 
angestellten  Dauerversuchen  liefert  eine  elek- 
trische PS.-Stunde  48,75  Liter  Sauerstoff  und 
97.5  Liter  Wasserstoff,  d.  h.  für  einen  cbm 
Knallgas  ist  ein  Energieaufwand  von  6,2  bis 
6,8  PS.  Stunden  erforderlich.  Die  Gase  sind 
ideal  rein,  jedoch  ist  der  Sauerstoff  stark 
ozonhaltig,  was  bei  saurem  Elektrolyt  nicht 
zu  umgehen  ist. 

Die  Wartung  einer  Schoop'schen  An 
läge  besteht  in  dem  Nachfullen  von  reinem 
Wasser,  was  alle  8 Tage  einmal  zu  geschehen 
hat. 

Achnlich  wie  in  Leuchtgaszentralen,  sind 
auch  in  den  Sauerstoff-  und  Wasserstoffwerken 
entsprechend  dimensionierte  Gasometer  vor- 
gesehen, um  schwankenden  Verbrauch  aus- 
zugleichen und  Tag-  und  Nachtbetrieb  zu 
ermöglichen.  Die  Gasbehälter  stehen  mit 
den  Kompressoren  in  Verbindung,  welche 
die  Gase  auf  etwa  125  Atmosphären  pressen. 

Die  fur  komprimierbare  oder  flüssige 
Gase  bestimmten  ätahlflaschen  haben 
Aehnlichkeit  mit  Shrapnellgeschossen  und 
werden  in  den  verschiedensten  Grössen 
hergestcllt.  Nach  einzelnen  Verfahren  wer- 
den nahtlose  Flaschen  hergestellt  (Mannes- 
mann'sches  und  Erhardt'sches  Press 
verfahren).  Das  Gas  wird  den  Flaschen 
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nicht  direkt  entnommen,  sondern  durch  Ver- 
mittlung von  Reduzierventilen  (Fig.  115).  die 
auf  den  Flaschenköpfen  vermittels  der  Ver- 
bindungsmutter N aufgeschraubt  werden. 


Zur  guten  Abdichtung  wird  der  Fiberring  F 
befeuchtet.  M ist  eine  Regulierschraube  für 
den  Arbeitsdruck,  A ein  Sicherheitsventil, 
Kll  ein  Gashahn,  an  dem  ein  Gummischlauch 
befestigt  wird.  Die  Reduzierventile  dürfen 
unter  keinen  Umständen  mit  Ocl  oder 
Fett  geschmiert  werden,  vielmehr  ist 
hierzu  Wasser  zu  gebrauchen,  das  event-  mit 
V,  Glyzerin  vermischt  ist. 

Wer  sich  für  Korapressionsanlagen  und 
den  Betrieb  mit  Stahlflaschen  interessiert, 
den  gestatte  ich  mir  auf  die  Broschüre  des 
Verfassers:  l>ie  industrielle  Elektrolyse  des 
Wassers,  Stuttgart  1901,  aufmerksam  zu 
machen;  hierauf  weiter  einzutreten,  gestattet 
leider  der  Kaum  nicht. 

Verwendung  von  Wasserstoff  und 
Sauerstoff. 

Als  Verwendungsgebiete  von  Wasser- 
stoff und  Sauerstoff  sind  folgende  zu  nennen: 

1 . Therapie  (Chloroform-Sauerstoff-Nar 
kose,  Wiederbelebung  von  Firstickten 
und  Ertrunkenen,  Seekrankheit  und 
Kater  (!). 

2.  Loten  und  Schweisscn  der  ver- 
schiedensten edlen  und  unedlen 
Metalle. 

3.  Aeronautik. 

4.  Glasfabrikation. 

5.  Beleuchtung  (Scheinwerfer,  Drum- 
mont’schcs  Kalk  hehl) 
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6.  WissenschaftlicheLaboratorien(Spek- 
tralanalyse,  Lötrohr-  und  Glüh- 
versuche). 

Diese  Zusammenstellung  macht  keinen 
Anspruch  auf  Vollständigkeit,  hingegen  sind 
hier  diejenigen  Verwendungsgebiete  aufgezählt, 
die  gegenwärtig  von  praktischer  Bedeutung 


sind  oder  zum  wenigsten  in  kurzer  Zeit  zu 
Bedeutung  gelangen  werden.  Im  Uebrigen 
werde  ich  mich  auf  eine  Besprechung  des 
Lot-  und  Schweissverfahrens  vermittels  der 
Knallgasflamme  beschränken,  von  sämtlichen 
Anwendungen  wohl  die  weitaus  wichtigste. 

Das  reine  Knallgas  besteht  bekanntlich 


Kig.  116.  Löten  mit  der  Knullgasfhimmc. 


aus  zwei  Volumen  Wasserstoff  und  einem 
Volumen  Sauerstoff  und  verbrennt  bei  einer 
so  enormen  Temperatur,  dass  die  Knallgas- 
flamme für  alle  möglichen  Lot-  und  Schweiss- 
arbeiten  in  hohem  Masse  geeignet  ist.  Die 
durch  Verbrennung  von  Wasserstoff  in  reinem 
Sauerstoff  theoretisch  erreichbare  Temperatur 
berechnet  sich  zu  6700“.  Durch  Dissoziation 
des  Wasserdampfes  wird  jedoch  die  Ver- 


brennungstemperatur auf  2500  bis  3000*  er 
niedrigt,  d.  h.  immer  noch  eine  recht 
respektable  Temperatur,  die  dem  des  elek- 
trischen Lichtbogens  nahe  kommt  und  die 
noch  genügt,  Platin,  Kupfer,  Eisen  mit 
Leichtigkeit  zu  schmelzen.  Beim  technischen 

Verbrennungsprozess  darfdasKnallgasgemisch 

nicht  das  theoretische  Mengenverhältnis  i:J 
aufweisen,  da  es  zweckmässig  ist,  der  Flamme 
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reduzierende  Eigenschaften  zu  erteilen  und 
der  Luftsauerstofif  sich  an  der  Verbrennung 
ebenfalls  beteiligt.  Für  die  meisten  Löt- 
arbeiten nimmt  man  4 Teile  Wasserstoff  auf 
1 Teil  Sauerstoff. 

Die  elektrische  Schtveissung  hat  keines- 
wegs das  gehalten,  was  man  sich  von  ihr 
versprochen  hatte,  und  zwar  aus  verschiedenen 
Gründen.  Der  schwerwiegendste  Nachteil 
des  elektrischen  Verfahrens  liegt  wohl  darin, 
dass  die  meisten  Metalle  durch  die  Behandlung 
mit  dem  elektrischen  Lichtbogen  wegen  der 
mit  Kohlenstoff  gesättigten  Flammenbogen- 
Atmosphäre  eine  mehr  oder  weniger  aus- 
gesprochene, ungünstige  Veränderung  ihrer 
Konstitution  und  Struktur  erleiden;  Eisen 
z.  B.  wird  glashart  und  lässt  sich  nicht  mehr 
bearbeiten.  Meines  Wissens  hat  sich  keines 
der  verschiedenen  elektrischen  Verfahren 
(Bcrnados,  Hoho  und  Lagrange,  Voltcr) 
in  grossem  Massstabe  in  der  Industrie  cin- 
burgern  können. 

Zum  Unterschied  der  elektrischen  Ver- 
fahren ist  mit  der  Knallgasflamme  jede  Lot- 
oder  Schweissoperation  sozusagen  an  jedem 
Orte  und  in  sehr  kurzer  Zeit  ausführbar  und 
mit  nicht  besonderen  Schwierigkeiten  ver- 
bunden, da  hierzu  lediglich  zwei  Gasflaschen, 
zwei  Ventile  sowie  ein  Lötrohr  nötig  sind. 
Die  Flammen  kann  man  nach  Belieben  oxy- 
dierend oder  reduzierend  einregulieren,  eben- 
so kann  die  gewünschte  Temperatur-  und 
Flammenlänge  strikte  eingehalten  werden, 
was  beim  elektrischen  Flammenbogen  un- 
möglich ist. 

In  der  beistehenden  Abbildung,  F'ig.  1 16, 
sehen  wir  einen  Arbeiter,  der  damit  be- 
schäftigt ist,  ein  Fass  aus  Eisenblech  zu 
loten.  Schutzbrillen,  ohne  die  man  sich  beim 
elektrischen  Löten  schwere  Verbrennungs- 
erscheinungen zuziehen  kann,  sind  bei  der 
Verwendung  von  Knallgas  nicht  erforderlich. 

Bei  den  meisten  Metallen  kann  die 
Lötung  autogen,  d.  h.  ohne  Zuhilfenahme 
eines  Lotes  ausgeführt  werden,  was  für  viele 
Zwecke  als  ein  enormer  Vorteil  zu  be- 
trachten ist. 

Die  Praxis  hat  darauf  hingewiesen,  dass 
die  beiden  Gase  mit  Rücksicht  auf  die 
Betriebssicherheit  erst  kurz  vor  der  Flamme 
gemischt  werden;  man  kann  allerdings  auch 
das  fertige  Knallgas  zum  Lötrohr  leiten, 
aber  man  muss  sich  dann  immer  auf  ein 
Zuruckschlagen  der  Flamme  gefasst  machen. 
In  dem  einen  und  andern  Fall  ist  sehr 
wichtig,  dass  die  Ausstromungsgeschwindigkeit 
des  Gases  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher 
sich  die  Entzündung  des  Knallgases  fort- 
pflanzt, überwiegt;  d.  h.  die  Mündungsöffnung 


des  Brenners  ist  jeweilen  der  Flammtngrössc 
und  dem  Gasdruck  anzupassen.  Für  kleinere 
Lötarbeiten  sind  sog.  >Sparhähne«  im 
Gebrauch,  welche  derart  beschaffen  sind, 
dass  die  Flamme  selbstthätig  gedrosselt 
wird,  sobald. man  den  Löthahn  aus  der  Hand 
legt;  hierbei  wird  die  Sauerstoffzufuhr  durch 
Zurückschnellen  eines  mit  einer  Feder  ver- 
sehenen, als  Absperrventil  dienendes  Hahn- 


Kir.  117.  Knullvasbrenner  mil  grosser 
Miscbk  Ammer. 

kiikcn  ganz  abgeschnitten,  der  Wasserstoff 
hingegen  so  gedrosselt,  dass  eine  kleine 
Dauerflamme  eben  unterhalten  wird.  Für 
grössere  Lötarbeiten  sind  Lötrohre  von  der  in 
Fig.  117  wiedergegebenen  Form  in  Gebrauch. 
Wie  man  aus  den  Abbildungen  ersehen 
kann,  sind  bei  diesen  Lötrohren  grosse 
Mischkammern  vorhanden,  die  eine  gute 
Vereinigung  der  beiden  Gase  gewährleisten 
und  an  der  Mündung  somit  ein  homogenes 
Gasgemisch  austreten  lassen. 

Da  es  immerhin  einmal  passieren  kann, 
dass  die  Flamme  in  die  Mischkammer  hinein- 
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schlägt,  wobei  ein  ganz  respektabler  Knall 
erfolgt,  ist  cs  ratsam,  die  Schläuche  nie  mit 
Schnur  u.  dergl.  fcstzubinden.  Die  Schläuche 
fliegen  dann  einfach  ab,  ohne  dass  weiteres 
Unheil  angerichtet  werden  konnte. 

Für  sehr  grosse  Flammen  sind  auch 
Mischbrenner  im  Gebrauch,  bei  denen  das 
eine  Gas  auf  das  andere  eine  saugende 
Wirkung  ausübt,  wobei  eine  Gasdiffusion  in 
den  Leitungen  vermieden  wird.  Die  Gase 
treten  durch  eine  Düse  aus,  in  welcher  zwei 
parallel  lautende  enge  Kanäle  sich  befinden. 
Jedes  Gas,  das  einen  höheren  Druck  hat  als 
das  andere,  saugt  also  dieses  an.  Die  saugende 
Wirkung  hängt  also  von  dem  Verhältnis  der 
beiden  Ausströmungsgcschwindigkeiten  ab. 

Merkwürdigerweise  wird  auch  heute  noch 
vielerorts  die  Bleilötung1)  mit  der  Wasser- 
stoff - Luftflamme  ausgeführt,  wobei  der 
Wasserstoff  mit  Zn  und  HaSO,  erzeugt  und 
dem  so  bereiteten  Gas  atmosphärische  Luft 
beigemengt  wird.  Dieses  Verfahren  ist  nicht 
nur  sehr  teuer,  sondern  auch  lästig  und 
unsauber.  Unrationell  ist  diese  Flamme  des- 
halb, weil  der  Stickstoffballast  der  Luft 
unnütz  miterhitzt  werden  muss  und  hierdurch 
die  Oekonomie  des  Verbrennungsprozesses 
enorm  heruntergedrückt  wird.  Aus  dem 
gleichen  Grunde  ist  einleuchtend,  warum  bei 
Benutzung  von  Knallgas  (mit  gepresstem  H 
und  O in  Stahlflaschen)  die  Zeitersparnis  be- 
sonders für  grössere  Arbeiten  eine  ganz 
ausserordentliche  ist.  Ganz  ausgezeichnet 
gelingt  mit  der  Knallgasflammc  das  Vcrtikal- 
löten  mit  Blei,  wie  es  bei  den  Schwefel- 
säurekammern häufig  bewerkstelligt  wird. 

Das  Löten  von  Aluminium  hat  bis  auf 
die  jüngste  Zeit  erhebliche  Schwierigkeiten 
gemacht,  geht  jedoch  mit  der  wasserstoffreichen 
Knallgasflamme  leicht  von  statten.  Auf  der 
Pariser  Wcltausstellungwarcn  derartig  gelötete 
Aluminiumstucke  in  den  verschiedensten 
Dimensionen  vorgeführt  worden.  Den  mit 
Knallgas  gelöteten  Aluminiumnähten  wird 
grosse  Widerstandsfähigkeit  nachgerühmt. 

Obwohl  nicht  hierher  gehörend,  sei  hie« 
ein  Versuch  erwähnt,  der  sicher  ein  gewisses 
Interesse  beanspruchen  darf  und  sich  vorder- 
hand für  Demonstrationszwecke  gut  eignen 
dürfte.  Es  ist  mir  nämlich  gelungen,  die 
Knallgasflammc  unterWasser  beliebige  Zeiten 
brennend  zu  erhalten,  und  es  gewährt  einen 
ganz  eigentümlichen  Anblick,  die  beiden 
feindlichen  Elemente  sich  so  gut  vertragen 
zu  sehen.  Der  Versuch  gelingt  nur  bei  Inne- 


')  Verßl.  auch  Z.  f.  E.,  Wien  1901,  Heft  18. 
M.  U.  Sch 00p:  Ueber  das  Uleiluten  mit  komprim. 
Wasserstoff  und  Sauerstoff. 


haltung  gewisser  Vorsichtsmassrcgeln  und 
bei  Verwendung  geeigneter  Brennerspitzen 
Ebenso  muss  das  geeignete  Mischverhaltnis 
von  Wasserstoff  und  Sauerstoff  zuerst  aus- 
findig gemacht  werden.  Von  der  Flammen- 
zonc  steigen  eine  Menge  kleiner  brennbarer 
Bläschen  auf,  die  vielleicht  aus  dissoziiertem 
Wasserdampf  bestehen.  Es  ist  ohne  weiteres 
verständlich,  dass  z.  B.  ein  derart  betriebener 
Dampfkessel  einen  kolossalen  Nutzeffekt 
aufweisen  würde;  vorderhand  sind  jedoch 
die  nötigen  Gase  noch  viel  zu  teuer,  als  dass 


Fig.  118.  Mit  tler  Knallgasfhimme  gelotetes  Stück 
aus  Eisenblech. 


an  einen  solchen  Dampfkesselbetrieb  gedacht 
werden  könnte. 

Sehr  hübsch  gelingt  die  Lötung  von 
Kupfer-,  Eisen-  und  Messingblechen 
vermittels  der  Knallgasflamme,  wenn  auch 
hierbei  die  mehr  oder  weniger  grosse  Uebung 
des  Löters  mitspricht.  Stücke  von  der  kom- 
pliziertesten Form  (vergl.  Fig.  1 18)  lassen  sich 
unvergleichlich  schöner  löten,  als  dies  bei 
der  üblichen  Hartlötung  möglich  ist  und  vor 
allem  viel  rascher  und  ohne  Zuhülfenahtne 
eines  fremden  Mctalles,  das  in  den  meisten 
Fällen  einen  anderen  Ausdehnungskoeffizienten 
hat,  als  das  Arbeitsstück.  Genaue  Streck 
und  Biegeversuche  an  gelöteten.  2 — 8 mm 
starken  Eisenblechen  in  Brüssel  und  Glasgow 
haben  bewiesen  (vergl. untenstehendeTabelle), 
dass  das  Material  keineswegs  leidet  und  das 
Verfahren  also  für  eine  ganze  Reihe  von 
Anwendungsgebieten  der  Praxis  anwendbar 
ist.  So  sind  von  der  Sociite  Oxhydrique 
in  Brüssel  mit  gutem  Erlolge  mit  der  Knall- 
gasflamme defekte  Röhrenkessel  repariert 
worden.  Eine  weitere  Anwendung  findet  das 
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Knallgasgebläse  wegen  der  sehr  hohen 
Temperatur  für  die  Ausbesserung  von  Guss- 
fehlern bei  Bronze-  oder  Stahlguss.  Handelt 
es  sich  z.  B.  um  die  Ausbesserung  einer 
Gussblase  in  einem  Fagonstiick,  so  wird  die 
betreffende  Stelle  stark  erwärmt  und  nun 
die  Blase  mit  weichem,  vorher  flüssig  ge- 
machtem Eisen  ausgegossen.  Gänzlich  wert- 
lose Stücke  können  auf  diese  Weise  wieder 
gebrauchsfähig  gemacht  werden. 


Ergebnisse  von  Versuchen  mit  gelöteten  Eisenblechen, 
angestellt  in  der  staatlichen  Materlalprllfangianstalt  in 
Malines  (Belgien.) 


Dicke  des 
Eisenbleches 
in  mm 

; Brachbelastung  von 
1 ungelötetem  Eisen- 
blech. 

Bruchbelastung  von 
gelötetem  Eisen- 
blech. 

1 

II 

33,0  kg  pro  mm2 

42,0  kg  pro  mm' 

3 

; 3 8.4  > » 

38,0  » > * 

5 

! 44,0  » » * 

i36,6  > » » 

8 

42.3  * » » 

3L5  * » » 

In  den  Werken  von  Krupp  und  den 
Kaiserlichen  Werften  werden  Panzerplatten 
an  den  Stellen,  wo  später  Nietbolzen  ein- 
gesetzt werden  sollen,  mit  der  Knallgas- 
flamme erhitzt  und  warm  angebohrt. 

Bekannt  ist  die  Verwendung  von  Wasser- 
stoff und  Sauerstoff  zur  Erzeugung  des 
Drummont-Lichtes.  Als  der  Krieg  zwischen 
Amerika  und  Spanien  stattfand,  wurden  die 
Gase,  die  englischer  Herkunft  waren,  für  die 
Schiffsscheinwerfer  in  grossem  Massstabe. 
gebraucht.  Versuche,  Auerbrenner  mit 


Wasserstoff  und  Luft  zu  betreiben,  sind  sehr 
günstig  ausgefallen,  wenn  auch  die  Ventil- 
frage noch  nicht  ganz  befriedigend  gelöst 
ist.  Leitet  man  reinen  Wasserstoff  in  einen 
Auerbrenner  und  zündet  die  Flamme  an,  so 
beobachtet  man  bei  einem  Ueberscluiss  von 
Wasserstoff,  dass  der  Strumpf  kaum  zum 
Glühen  kommt;  wird  jedoch  die  Wasserstoff- 
zufuhr so  einreguliert,  dass  unter  Zuhülfe- 
nähme  der  atmosphärischen  Luft  ein  Maxi- 
mum von  Hitze  erreicht  wird,  so  erstrahlt 
der  Strumpf  in  blendender  Lichtfülle.  Bei 
Zuführung  von  etwas  Sauerstoff  erhält  man 
ein  Licht,  das  mit  dem  einer  Bogenlampe 
ohne  weiteres  konkurrieren  kann.  Vom  ge- 
sundheitlichen Standpunkte  aus  betrachtet, 
ist  das  Wasserstofflicht  das  beste  Gaslicht, 
da  keine  Kohlensäure  erzeugt  und  kein 
Sauerstoff  der  Luft  entzogen  wird. 

Seitdem  die  Linde'sche  Gesellschaft 
industriellen  Sauerstoff  auf  den  Markt  bringt, 
ist  der  Preis  dieses  Gases  sehr  erheblich 
zurückgegangen.  Vor  wenigen  Jahren  wurde 
der  Kubikmeter  Sauerstoff  noch  zu  8 bis 
io  Mk.  verkauft;  heute  ist  Sauerstoff  und 
Wasserstoff  zu  4,50  Mk.  bezw.  2 Mk.  er- 
hältlich. Bei  sehr  grossen  Abschlüssen  wird 
noch  ein  Rabatt  bewilligt. 

Das  Vorhergehende  lässt  erkennen,  dass 
die  beiden  Gase  berufen  sein  werden,  in  ab- 
sehbar kurzer  Zeit  in  der  Industrie  eine  be- 
deutsame Rolle  zu  spielen,  besonders  wenn 
es  noch  gelingen  sollte,  dieselben  auf  elektro- 
lytischem, chemischem  oder  p h ysikalischcin 
Wege  ausserordentlich  billig  herzustcllen. 


DIE  ROLLE  DES  KOHÄSIONSDRUCKES,  \/ 

DES  DOPPLERSCHEN  UND  DES  WEBERSCHEN  GRUND- 
GESETZES IN  DER  THEORIE  DER  ELEKTROLYSE. 

Von  Rudolf  Mewes,  Ingenieur  und  Physiker. 


I.  Allgemeine  Vorbemerkungen. 

In  der  Theorie  der  Elektrolyse  macht 
sich  dank  der  zahlreichen  Arbeiten,  welche 
in  den  letzten  Jahren  von  Theoretikern  und 
Praktikern  wie  Dr.  Bucherer,  Dr.  Gross, 
Professor  Dr.  Christy,  Max  Frank,  Dr. 
Krüger  und  Dr.  Gustav  Platner  ver- 
öffentlicht worden  sind,  gegenüber  der  von 
Nernst,  Ostwald  und  deren  Anhängern  ver- 
tretenen Ionen-Theorie  die  rein  mechanische 
Auffassungsweise,  wie  z.  B.  in  der  Schrift 


von  Dr.  Platner  »Die  Mechanik  der  Atome. 
(Verlag  von  M.  Krayn.  1901)  zugleich  mit 
einer  wirklich  treffenden  Kritik  der  Mangel 
der  Ionentheorie,  insbesondere  des  Nernst- 
schen materiellen,  imponderablen  Elektrons, 
immer  mehr  und  mehr  Bahn ; vor  allen 
Dingen  wird  mit  Recht  in  allen  diesen  Ar- 
beiten im  letzten  Grunde  der  elektrolytische 
Vorgang  als  ein  Arbeitsvorgang  mechanischer 
Art  angesehen  und  daher  bei  der  Behand- 
lung dieses  Problems  auf  die  allgemeine 
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Arbcitsgleichung  zurückgegriffen.  Bevor  je- 
doch eine  derartige  rein  mechanische  Er- 
klärung der  Elektrolyse  versucht  werden 
kann,  ist  es,  wie  ja  auch  Platner  a.  a.  O. 
S-  87  betont,  nötig,  »sich  sowohl  über  die 
Beschaffenheit  eines  Elektrolyten,  als  auch 
das  Wesen  der  elektrischen  Kraft  gründ- 
lich zu  informieren«.  Dies  hat  Platner  in 
seiner  Schrift,  wie  sich  weiter  unten  zeigen 
wird,  in  der  That  gründlich  gcthan. 

Bevor  ich  hierauf  und  im  Anschluss 
daran  dann  auf  das  eigentliche  Ziel  der  vor- 
liegenden Arbeit  lossteuere,  liegt  mir  ob, 
die  Schwächen  der  Ionentheorie  kurz  zu 
kennzeichnen.  Da  ich  jedoch  durch  meine 
vielfachen  Angriffe  auf  als  richtig  hinge- 
nommene, aber  thatsächlich  unrichtige 
physikalisch-chemische  Theorien  (siehe  meine 
Arbeiten  seit  dem  Jahre  1896  in  der  elektro- 
chemischen Zeitschrift)  gerade  bei  den 
Vertretern  derselben  Anstoss  erregt  habe, 
so  will  ich  mich  diesmal,  da  Herr  Platner 
diese  Kritik  in  so  bündiger  und  leicht 
verständlicher  Weise  a.  a.  O.  gegeben  hat, 
darauf  beschränken,  auf  die  betreffenden 
Bemerkungen  auf  S.  86  u.  87  seiner  gehalt- 
reichen und  lesenswerten  Schrift  hier  noch- 
mals hinzuweisen. 

Im  Anschluss  an  das  sogenannte  Ost- 
wald'sche  Verdünnungsgesetz  und  die  ver- 
schiedenen, vonRudolphi,  van  t'Hoff  und 
von  Nernst  gegebenen  Formulierungen  dieses 
Gesetzes  führt  Platner  folgendes  aus: 

»Da  die  Richtigkeit  der  Nernst’schen 
Formel  von  anderer  Seite  (Arrhenius)  be- 
stritten w’ird,  so  ist  damit  auch  nichts  ge- 
wonnen,und  das  Ost  wald 'sehe  Verdünnungs- 
gesetz bleibt  nach  wie  vor  ein  Schmerzenskind 
der  Theorie. 

Bei  der  Auflösung  spaltet  sich  also  an- 
geblich ein  der  Konzentration  umgekehrt 
proportionaler  Teil  der  Moleküle  des  ge- 
lösten Stoffes  in  seine  Ionen,  zugleich  er- 
hält jedes  Ion,  respektive  jede  Valenz  eine 
Ladung  von  96465  Coulomb  negativer  oder 
positiver  Elektrizität.  Der  Vorgang  bei  der 
Elektrolyse  soll  dann  darin  bestehen,  dass 
die  den  Elektroden  zugeführte  Elektrizität 
sich  mit  der  entgegengesetzten  der  zu- 
gewanderten Ionen  ausgleicht  und  letztere 
unelektrisch  abgeschieden  werden. 

Auf  den  ersten  Blick  mag  diese  Auf- 
fassung viel  Bestechendes  haben.  Bei  ge- 
nauer Prüfung  erkennt  man  bald,  dass  sie 
unhaltbar  ist,  sie  führt  zu  einer  ganzen  Reihe 
von  unlösbaren  Widersprüchen  und  Kolli- 
sionen mit  anerkannten  Gesetzen  der  Physik, 
von  denen  einige  hier  erwähnt  werden 


mögen.  Sinkt  in  einer  konzentrirten  Lösung 
bei  der  Elektrolyse  die  Ionenkonzentration 
infolge  der  Abscheidung  an  den  Elektro- 
lyten, so  sollen  neue  Moleküle  sich  in  ge- 
ladenen Ionen  spalten ; das  heisst  doch  nichts 
anderes,  als  dass  im  Elektrolyten  in  der 
F'orm  von  Ionenladungen  dieselben  Mengen 
von  Elektrizität  erzeugt  werden,  wie  von 
der  stromliefcrnden  Maschine  in  derselben 
Zeit,  nur  von  letzterer  unter  Verbrauch 
einer  entsprechenden  Menge  anderer  Energie, 
im  Elektrolyten  aber  aus  nichts.  Da  ein 
hierfür  heranzuziehender  Energieverbrauch 
nicht  nachweisbar,  liegt  also  ein  offenbarer 
Verstoss  gegen  das  Gesetz  von  der  Erhal- 
tung der  Kraft  vor. 

Ein  Transport  der  Elektrizität,  welche 
den  Elektroden  zugeführt  wird,  durch  den 
Elektrolyten  hindurch  findet  nach  der 
Theorie  nicht  statt.  Ein  solcher  muss  aber 
unbedingt  stattfinden,  wenn  mehrere  Elektro- 
lysiergefässc  hinter  einander  geschaltet 
werden  oder  ein  Durchgang  der  Elektrizität 
durch  mehrere  galvanische  Elemente  hin- 
durch vorliegt.  Es  müssen  entweder  die 
Zersetzungen  im  Widerspruch  mit  dem  Ge- 
setze von  der  Erhaltung  der  Kraft,  d.  h. 
spontan  stattfinden  oder  ein  Transport  von 
Elektrizität  neben  den  geladenen  Ionen  an- 
genommen werden,  und  wo  bleibt  dann  das 
Faraday’sche  Gesetz?  Die  Ionenladung 
ist  überflüssig. 

Die  primäre  Abscheidung  des  Wasser- 
stoffs in  gewissen  Fällen  findet  keine  Er- 
klärung. Die  ohnehin  sehr  geringe  Disso- 
ziation des  Wassers  soll  nach  der  Theorie 
bei  den  Lösungen  noch  zurückgehen,  kann 
also  nicht  für  diesen  Prozess  herangezogen 
werden,  und  einen  Unterschied  zwischen 
Ionen,  welche  den  Transport  der  Elek- 
trizität, wohlverstanden  der  im  Elektro- 
lyten entstandenen,  vermitteln,  und  denen, 
welche  abgeschieden  werden,  für  spezielle 
Fälle  machen  zu  wollen,  ist  eine  durch 
nichts  zu  rechtfertigende  Willkür.  Wollte 
man  diese  Annahme  verallgemeinern,  so 
verlöre  die  Theorie  allen  Boden. 

Warum  die  angenommene  Zersetzung 
eintritt,  wo  die  dazu  nötige  Energie  her- 
kommt,  warum  die  Ionen  ihre  Ladungen 
unbegrenzt  lange  unverändert  behalten,  wes- 
halb sie  mit  diesen  enormen  Ladungen  nicht 
kollidieren,  weshalb  sie  dieselben  nur  an  die 
Elektroden  abgeben,  sind  weitere  Fragen, 
auf  deren  Beantwortung  einfach  verzichtet 
wird. 

Dass  damit  die  seitherigen  wohlbe- 
gründeten Anschauungen  der  Chemiker 
geradezu  aul  den  Kopf  gestellt  werden, 
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dass  die  thermochemischen  Daten,  sowie  die 
Thatsachen  der  Chemie  darauf  hinweisen, 
dass  bei  der  Auflösung  ganz  andere  Prozesse 
als  die  angenommenen  stattflnden,  wird  un- 
beachtet gelassen.  Wie  sich  die  Sache  bei 
Lösungen  in  anderen  Lösungsmitteln  beim 
geschmolzenen  oder  festen  Elektrolyten  ge- 
staltet, bleibt  unaufgeklärt.  Die  Haftintensität 
(le  Blanc),  Elektroaffinität,  das  materielle, 
imponderable  Elektron  (Nernst)  sind 
die  Nothelfer  dieser  Theorie.  Für  jedes 
Problem,  welches  gelüst  werden  soll,  schicssen 
wie  bei  den  Köpfen  der  Hydra  mehrere 
neue  auf.  Das  ist  dann  doch  ein  sicheres 
Zeichen  dafür,  dass  man  mit  dieser  Theorie 
auf  ein  falsches  Geleise  geraten  ist.« 

Ob  auf  die  vorstehende  wirklich  ge- 
lungene Kritik  die  Vertreter  dieser  Theorie 
zu  antworten  geruhen  werden,  muss  ich  be- 
zweifeln; denn  die  Arbeiten  eines  »homo 
novus«  — ein  solcher  ist  Platner  wohl  sicher, 
weil  er  andernfalls  sich  nicht  an  die  führen- 
den Meister  der  modernen  theoretischenChemie 
herangewagt  haben  dürfte  — können  ja  ohne 
Gefahr  unbeachtet  bleiben,  da  die  grosse 
Schar  der  Schüler  ohne  weiteres  auf  die 
Worte  des  Meisters  heute  mehr  denn  je 
schwört.  Mit  Rücksicht  hierauf  ist  der 
Mut  des  Verfassers  um  so  höher  anzu- 
schlagen, in  scharfen  Worten  vorhandene 
Schäden  aufzudecken  und  zur  Lösung  des 
Problems  gangbare  Bahnen  zu  eröffnen. 

Insbesondere  muss  dem  Verfasser  rück- 
haltlos darin  beigestimmt  werden,  dass  eine 
brauchbare  und  einwandfreie  Theorie  der 
Elektrolyse  nur  durch  eine  allseitige  Er- 
forschung des  Wesens  der  Elektrolyten  und 
der  elektrischen  Kraft  sowie  durch  eine  ge- 
sicherte Kenntnis  der  Mechanik  der  Atome 
begründet  werden  kann.  Handelt  es  sich 
doch  bei  der  Elektrolyse  im  Grunde  ge- 
nommen nur  um  einen  Sonderfall  der 
Mechanik  der  Atome,  nämlich  um  die  Ueber- 
windung  der  Kohäsion  oder  besser  des 
Kohäsionsdruckes  der  Atome,  der  Radikale 
unter  einander  und  gegen  einander  durch 
den  mittelst  der  elektrischen  Schwingungen 
erzeugten  Gegendruck.  Die  wichtigsten, 
zur  Lösung  des  vorliegenden  Problems 
dienenden  Grundgesetze  werden  in  der  Schrift 
von  Platner  »Die  Mechanik  der  Atome«, 
wenn  auch  nurin  nebensächlichenBemerkungen, 
klar  und  deutlich  erwähnt.  Da  diese  Grund- 
gesetze von  mir  in  der  elementaren  Physik 
des  Aethers,  Teil  I und  II,  und  in  meinen 
späteren  Arbeiten  in  der  elektrochemischen 
Zeitschrift  eingehend  begründet  sind,  so  mag 
hier  nur  kurz  auf  die  betreffenden  Sätze  aus 
der  Fiat  ner’schen  Schrift  hingewiesen 


werden,  wobei  diejenigen  Stellen,  welche 
sich  mit  den  von  mir  aufgestellten  Grund- 
gesetzen vollkommen  decken,  durch  ge- 
sperrten Druck  gekennzeichnet  sind. 

»Was  zunächst  den  Elektrolyten  anlangt, 
so  unterscheidet  er  sich  von  den  bisher  be- 
trachteten Medien,  nämlich  Dielektrika  und 
metallischen  Leitern,  ganz  wesentlich.  Bis 
auf  den  Beweis  des  Gegenteils  muss 
man  annehmen,  dass  die  Atome  der 
Metalle  auch  in  ihren  chemischen  Ver- 
bindungen und  sonst  ihre  charakte- 
ristischen Eigenschaften  beibehalten, 
wenn  dies  eiben  auch  durch  die  äusseren 
Umstände  mehr  oder  weniger  in  ihrer 
Entfaltung  beschränkt  werden  können.« 

Der  letzte  Satz  ist  nur  eine  besondere 
Anwendung  des  von  mir  in  T.  I der 
„Physik  des  Aethers“,  S.  I,  aufgestellten 
dritten  Grundgesetzes  aller  Materie:  »Drittens 
müssen  die  Atome  ihre  sämtlichen  Grund- 
eigenschaften unter  allenUmständen  qualitativ 
und  quantitativ  unverändert  beibehalten, 
mögen  sie  sich  miteinander  vermischen  oder 
auch  zu  chemischen  Verbindungen  oder  zu 
grösseren  Atomkonglomeraten  vereinigen“, 
und  unterscheidet  sich  nur  dadurch  von 
meinen  Ausführungen,  dass  die  Beweislast 
dem  Gegner  nach  dem  bekannten  Kant'schen 
Rezept  zugeschoben  wird. 

Dagegen  dürften  die  nachstehenden 
Ausführungen  erst  durch  folgerichtige  Bezug- 
nahme auf  die  Absorptionstheorie  der 
elektrischen  Schwingungen  (Sellmeier’sche 
Absorptionstheorie)  mechanisch  vollständig 
begreifbar  werden:  „Nun  sieht  man  aber, 

wie  die  Metallatome  im  gelösten  Elektro- 
lyten, im  geschmolzenen,  wo  sie  mit  den 
verschiedensten  anderen  Elementen  ver- 
bunden sein  können,  und  endlich  auch  unter 
Umständen  im  festen  Elektrolyten  sich  stets 
an  der  Kathode  sammeln.  Es  muss  dies 
also  eine  denselben  an  sich  anhaftende 
Eigentümlichkeit  sein,  da  sie  unter  so  ver- 
schiedenen äusseren  Bedingungen  auftritt, 
keineswegs  hat  man  darin  eine  besondere 
Eigenschaft  der  Lösungen  zu  erblicken.  Es 
beruht  dieses  Verhalten  auf  ihrer  Fähigkeit, 
welche  auch  sonst  sie  zu  guten  Leitern 
macht,  nämlich  wegen  ihrer  freien  Beweglich- 
keit, die  elektrische  Kraft  leicht  anzunehmen. 
Da  man  nur  eine  Art  der  Elektrizität  an- 
erkennen kann,  nämlich  die  negative,  so 
wird  ihnen  diese  von  der  Kathode  aus  mit- 
geteilt. 

Der  Elektrolyt  kann  demnach  für  die 
elektrische  Kraft  nicht  als  homogen  be- 
trachtet werden,  vielmehr  hat  man  es  mit 
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der  gleichmässigen  Verteilung  von  leitenden 
Teilchen  in  einem  Dielektrikum  zu  thun. 
Es  lässt  sich  daher  hier  ein  mechanisches 
Prinzip  anwenden,  welches,  in  Worten 
formuliert,  etwa  lautet:  Wirkt  auf  ein  System 
eine  Reihe  von  Kraftimpulsen  derartig  ein, 
dass  nicht  alle  Kraftpunkte  gleichmässig 
beeinflusst  werden,  so  kommt  es  zu 
l’otentialdifferenzen,  und  das  System  arbeitet 
in  sich  selbst.  Es  kommt  dadurch  zu 
Aendcrungcn  der  räumlichen  Beziehungen 
seiner  Komponenten,  d.  h.  in  diesem  Falle 
also  bei  der  Elektrolyse  zur  Abscheidung 
bestimmter  Bestandteile.  Wie  ein  schwingender 
Körper  andere  nur  unter  ganz  bestimmten 
Bedingungen  (Resonatoren)  zum  Mitschwingen 
bringt,  so  sind  auch  Bestandteile  eines  ge- 
lösten Elektrolyten  in  ganz  verschiedenem 
Grade  befähigt,  die  elektrolytische  Energie 
anzunehmen.“ 

Obwohl  Platner  im  Schlusssatz  das  Bild 
des  schwingenden  Körpers  zur  Erklärung 
des  elektrolytischen  Vorganges  wählt,  verlässt 
er  doch  die  damit  beschrittene  richtige 
Bahn  der  Ableitung  der  Theorie  der 
Elektrolyse  aus  der  elektrischen  Schwingungs- 
theorie und  wendet  sich  nunmehr  der 
mathematischen  Formulierung  des  richtig  er- 
fassten Vorganges  durch  die  an  sich  nicht 
strenge  Maxwell'sche  Theorie  der  Elek- 
trizität zu  und  gerät  dadurch  auf  Abwege, 
welche  hier  nicht  näher  berührt  werden 
sollen.  Sicher  und  schneller  wäre  er  zum 
Ziele  gelangt,  wenn  er  entsprechend  dem 
im  Anfang  des  Buches  genommenen  Anlauf 
durch  wegdieWellentheorieseinenDeduktionen 
zu  Grunde  gelegt  hätte. 

Zu  bewundern  ist,  dass  ihm  dabei  die 
Bedeutung  des  Doppler'schen  Prinzipes 
für  die  Erklärung  der  mechanischen  Arbeits- 
leistungen der  Aetherschwingungen  nicht 
entgangen  ist  und  von  ihm  gleich  auf  Seite 
3 und  4 seines  Buches  in  folgenden 
Worten  ganz  zutreffend  gekennzeichnet  wird  : 
»Für  bewegte  Massen  gewinnt  das  Dopp [er- 
sehe Prinzip  eine  grosse  Bedeutung.  Dieses 
zuerst  für  Tonquellen  lestgestellle  Gesetz, 
wonach  bei  Annäherung  an  eine  solche  der 
Ton  höher,  bei  Entfernung  tiefer  erscheint, 
erklärt  sich  daraus,  dass  im  ersteren  Falle 
die  Anzahl  der  Wellen,  welche  in  der  Zeit- 
einheit das  Ohr  treffen,  grösser,  im  letzteren 
kleiner  ist  als  im  Zustand  der  Ruhe,  und 
lässt  sich  natürlich  auf  jede  Art  von  Wellen- 
bewegungen anwenden.  In  der  Astronomie 
dient  es  bekanntlich  dazu,  um  die  Art  und 
Schnelligkeit  der  Bewegung  der  Himmels- 
körper spektroskopisch  zu  bestimmen. 


Dem  Einfluss  der  Bewegung  hat  für 
die  Elektrodynamik  Weber  Rechnung  ge- 
tragen in  der  Formel: 
m - m* 


I / dr\«  1 d*r 
~ h*  \ dt ) ' h»  f dt»  ’ 


Tisserand  (Comptes  r.,  Bd.  75)  unter- 
suchte die  Attraktion  nach  dieser  Formel. 
Der  Ausdruck  hat  lediglich  eine  empirische 
Bedeutung,  der  Wert  eines  Naturgesetzes 
kommt  ihm  nicht  zu;  dieses  zu  finden,  bleibt 
der  Zukunft  Vorbehalten.  MittelstderPoggen- 
dorfschen  Schwerkraftwage  lässt  sich  nach- 
weisen,  dass  die  Gravitation  zu  ihrer  Ent- 
wickelung ebenfalls  Zeit  gebraucht,  indem 
ihr  Druck  abnimmt,  sobald  der  Körper  mit 
einer  Beschleunigung  nach  abwärts  sich  be- 
wegt, so  dass  bei  einer  Geschwindigkeit  von 
1 1 OOO  m pro  Sekunde  ihre  Wirkung  über- 
haupt aulhören  würde.  Sie  unterliegt  also 
auch  dem  Doppler'schen  Gesetze.« 

Nach  vorstehenden  Ausführungen  scheint 
Herr  Dr.  Platner  meine  Ableitung  des 
elektrodynamischen  Grundgesetzes  von 
Weber  aus  dem  Doppler'schen  Prinzip 
nicht  zu  kennen;  da  ihm  jedoch  meine 
Schriften,  in  welchen  dies  Problem  mehr- 
fach behandelt  worden  ist,  nicht  ganz  un- 
bekannt sein  dürften,  so  sind  wohl  gerade 
die  in  Frage  kommenden  Abschnitte  über- 
sehen worden.  Nach  jenen  Entwickelungen 
ist  das  elektrodynamische  Grundgesetz  nicht 
ein  rein  empirisches  Gesetz,  sondern  ein  aus 
der  Vibrationstheorie  sich  mit  Hilfe  des 
Doppler'schen  Prinzipes  ergebendes  Natur 
gesetz,  dessen  Gültigkeit  und  Strenge  sich 
nicht  in  Zweifel  ziehen  lassen  dürfte. 


Es  steht  daher  nichts  im  Wege,  gerade 
das  elektrodynamische  Weber’sche  Grund- 
gesetz auch  auf  die  Atome  und  deren  An- 
ziehung anzuwenden  und  so  die  theoretische 
Grundlage  für  eine  rein  mechanisch  ver- 
tiefte Theorie  der  Elektrolyse  zu  schaffen. 
Wie  dies  mit  Hilfe  dieses  Gesetzes  und  der 
oben  angeführten  Grundgesetze  der  Atome 
unter  Zuhilfenahme  der  Sellmeier’schen 
Absorptionstheorie  und  der  in  früheren  Auf- 
sätzen abgeleiteten  allgemeinen  Zustands- 
gleichung der  Stoffe 

(P  + z)  (v>  — *) 

= (P.  + z)  (v,  — x)  (1  -f  «)T‘  “ r* 
(siehe  Elektrochemische  Zeitschrift  H.  6 — 8, 
II.  Jahrgang  1899;  ferner  Jahrgang  1900. 
H.  10  u.  s.  w'.)  sich  ohne  besondere  Schwierig- 
keit ermöglichen  lässt,  soll  nach  vorstehenden 
einführenden  Bemerkungen  im  folgenden 
dargelegt  werden. 

(Forttcuung  (ölet.) 
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DER  ELEKTRISCHE  OFEN. 

SEIN  URSPRUNG,  SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE 
ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Mine/,  (FortKtrang.) 

Herausgeber  der  Zeltschritt  sL' El  e ctroc  h im  i c«. 


Glrard-Street'seher  Ofen. 

In  den  Oefen  verschiedener  Form,  die 
von  Girard  und  Street  konstruiert  sind, 
stehen  die  zu  behandelnden  Stoffe  nicht  in 
direktem  Kontakt  mit  dem  Lichtbogen. 

Zunächst  hatten  die  Erfinder  einen 
Apparat  geschaffen,  der  als  erster  Grundtyp 
zu  betrachten  ist  und  in  dem  die  behandelte 
Masse  zwar  fest  bleibt,  aber  mit  dem  Hogen 
in  direktem  Kontakt  steht;  dieser  Ofen  war 
lur  die  Umwandlung  von  Kohle  in  Graphit 
bestimmt  (Fig.  35.  Heft  3.  S.  61). 

Oie  zweite  Grundform  (Fig.  119)  wurde 
für  das  Erhitzen  pulverförmigcr  Substanzen 


Fig.  119.  Ofen  Girtnl  & Street,  I.  Type. 


geschaffen,  die  nicht  schmelzen.  Eine  Heiz- 
kammer besteht  aus  einer  Rohrenkohle  A*. 
die  zugleich  als  Gefass  und  als  Bogcnelek- 
trode  dient.  Der  Heizeffekt  wird  vermittelet 
zweier  Bögen  oder  verschiedener  Bogen- 
gruppen. die  hintereinander  geschaltet  sind, 
erzielt. 

Wenn  die  Substanzen  nach  ihrem  Durch- 
gänge durch  die  Heizkammer  oder  den 
Tiegel  s ins  Schmelzen  geraten  können,  so 
wendet  man  die  dritte  Form  (Fig.  Iio)  an; 
diese  Anordnung  zeigt  eine  Ausfhissöffnung 
Z,  die  so  eingerichtet  ist,  dass  trotz  dieser 
Oeffnung  die  besonderen  Gase  im  Innern 
des  Ofens  zuruckgehalten  werden  können. 


Die  vierte,  im  Jahre  1894  geschaffene 
Form  ist  auf  dem  Prinzip  der  rotierenden 
Bogen  basiert. 

Der  Bogen  wird  der  Wirkung  eines 
Magnetfeldes  ausgesetzt,  so  dass  er  mit 
grösserer  oder  geringerer  Geschwindigkeit 
um  die  Oberfläche  des  Tiegels  einerseits  und 
die  der  geeignet  angebrachten  zweiten  Elek- 
trode andrerseits  rotiert  (Fig.  121). 
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Diese  Vorrichtungen  ermöglichen  die 
Erreichung  einer  maximalen  Ausnützung  der 
erzeugten  Wärme  und  einer  gleichmässigen 
Wärmeverteilung.  Letzterer  Punkt  ist  von 
einigem  Interesse  mit  Bezug  auf  die  Er- 
haltung der  Tiegel. 


Fil».  1 23. 


Ofen  Gir&rä  ät  Street,  5.  Type. 


Fig.  122  zeigt  eine  Vorrichtung,  mit  der 
man  einen  im  Innern  der  beiden  Röhren  a 
und  b angebrachten  Tiegel  erhitzen  kann. 

Der  Bogen  geht  am  Ende  beider  Röhren 
über  und  rotiert  dieses  Ende  unter  der  Ein- 
wirkung eines  mit  Dreiphasenstrom  erzeugten 
Drehfeldes. 

Dieses  Heizsystem  hat  es  ermöglicht, 
in  einigen  Minuten  das  Schmelzen  eines  Platin- 
blocks von  25  Gramm  zu  bewirken  und 
ebenso  auch  die  Reduktion  von  Mangan-, 
Uran-,  Vanadiumoxyd,  sowie  von  Wolfram- 
säure. 

Der  benutzte  Strom  war  zu  80  Amp. 
und  sio  Volts. 

Dueretet'seher  Ofen. 

Dieser  Apparat  ist  besonders  für  Unter- 
suchungen und  Laboratoriumsversuche  be- 
stimmt (Fig.  123).  Er  ist  derartig  eingerichtet, 
dass  die  Schmelz-  u.  Keduktionserscheinnngen 
direkt  beobachtet  werden  können;  die  Wände 
des  Ofens  sind  nämlich  mit  abnehmbaren, 


Eig.  133.  Ofen  Uucretet. 


mit  Glimmer  überzogenen  Verschlüssen  ver- 
sehen. 

Was  die  Form  des  Ofens  anbelangt,  so 
erinnert  diese  an  den  6.  Grundtyp  der 
Minet'schen  Oefen,  die  im  Jahre  1891  im 
Conservatoire  des  Art,  et  Mötiers  geprüft 
worden  sind. 

Mit  einem  Strom  von  12  bis  30  Amp. 
und  55  bis  70  Volt  erhält  man  mit  der 
kleinen  Form  die  Reduktion  von  Oxyden 
und  das  Schmelzen  der  schwerschmelzlichsten 
Metalle  in  für  chemische  Versuche  genügen- 
den Mengen. 

2.  Abteilung.  — Der  Lichtbogen  steht 
mit  der  behandelten  Substanz  in  Berührung. 

Diese  Abteilung  zerfallt  in  drei  Klassen, 
je  nachdem  die  Substanzen  in  festem, 
flüssigem  oder  gasförmigem  Zustande 
auftreten. 

1.  Klasse.  — Der  Angriffspunkt  des 
Stromes  ist  ein  fester  Körper, 

Zu  dieser  Klasse  ist  nur  der  Girard- 
Street’sche  Ofen  erster  Form  zu  rechnen, 
der  aus  dem  Jahre  1892  datiert  und  der 
(Fig.  35.  Heft  3.  S.  61)  in  der  historischen 
Uebersicht  besprochen  worden  ist.  Wie  wir 
wissen,  war  er  für  die  Umwandlung  von  Kohle 
in  Graphit  bestimmt.  Letzterer  tritt  int  Anfang 
in  Form  von  rechteckigen  Stangen  auf;  der 
Gi  rard-Street'sche  Ofen  erster  Form  ist  so 
eingerichtet,  dass  er  diese  Stange  vermittelst 
des  Lichtbogens  erhitzt,  indem  er  dieselbe 
in  Drehung  versetzt  und  mitten  in  den  Bogen 
hineinbringt. 

Bei  der  auf  Fig.  35  a.  o.  O.  dargestellten 
Form  besteht  der  Stromkreis  aus  dem  zu  er- 
hitzenden Stücke  einerseits  und  der  Kohle 
andrerseits. 

Der  Bogen  geht  zwischen  den  beiden 
Elektroden  über,  bleibt  im  Raume  an  ein 
und  derselben  Stelle,  trotz  der  fortschreitenden 
Bewegung  des  Teiles  e,  und  entsteht  nach- 
einander an  allen  Punkten  einer  Generative 
des  zu  erhitzenden  Stückes,  dessen  Spitze 
er  auf  sehr  hohe  Temperatur  bringt. 

Für  den  Fall,  dass  die  Erhitzung  in 
einer  geeigneten  Gasatmosphäre  vorgenoumen 
werden  soll,  geht  das  Stück  e (Fig.  35  a.  o.  O.) 
durch  Stopfbüchsen  g und  h beim  Eintritt 
in  den  Ofen  und  beim  Austritt  aus  demselben 
hindurch;  die  Elektrodenkohle  d geht  gleich- 
falls durch  eine  Stopfbüchse  P hindurch. 

Fig.  3;  a.o.O.  stellt  den  Fall  dar,  dass  das 
zu  erwärmende  Stück  der  Wirkung  eines  ein- 
zigen Bogens  ausgesetzt  wird;  im  allge- 
meinen funktioniert  der  Ofen  jedoch  mit 
zwei  Bögen  hinter  einander  und  dient  den 
beiden  Bögen  als  gemeinschaftliche  Elektrode. 
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Fig.  124.  Ofeo  Girant  & Street. 


Es  ist  manchmal  von  Interesse,  die 
Wirkung  des  elektrischen  Lichtbogens  auf 
die  zu  behandelnden  Substanzen  gleichmässiger 
zu  verteilen. 

Girard  und  Street  gelangen  zu  diesem 
Resultat,  indem  sie  den  Bogen  im  Inneren 
des  Ofens  rotieren  lassen,  in  diesem  Ofen 
ein  geeignetes  Magnetfeld  bestimmen,  wie 
wir  dies  bei  der  4.  Form  gesehen  haben,  bei 
der  pulverisierte  oder  geschmolzene  Sub- 
stanzen behandelt  werden,  ohne  dass  die- 
selben in  direkter  Berührung  mit  dem  Bogen 
stehen.  Dieses  System  ist  ebenso  auf  die 
Behandlung  von  Stangen,  Stäben  und  Drähten 
anzuwenden. 

Der  Stab  oder  die  Stange  c (Fig.  124), 
die  der  Behandlung  unterworfen  wird,  geht 


durch  ein  oder  mehrere  Kohlen  5 hindurch, 
die  im  Inneren  des  Ofens  angebracht  und 
mit  einer  zu  dem  Stab  oder  der  Stange 
konzentrischen  Oeftnung  versehen  sind. 

Der  Bogen  geht  zwischen  dieser  Stange  c 
und  der  oder  den  Kohlen  5 über.  Man  er- 
zeugt ein  Magnetfeld,  dessen  Kraftlinien  auf 
dem  von  dem  Lichtbogen  dargestellten 
Stromelement  senkrecht  stehen,  indem  man 
die  äusseren  Röhren  des  Ofens  mit  einer 
geeigneten  Drahtwindung  umgiebt,  die  von 
einem  elektrischen  Strom  durchflossen  wird. 

Unter  der  Einwirkung  des  so  entstehen- 
den Magnetfeldes  rotiert  der  Lichtbogen  in 
einer  zu  der  Axe  des  Stückes  e senkrechten 
Ebene  und  erhitzt  dasselbe  in  allen  Funkten 
seines  Umfanges.  (Fortaeizoog  (ulgt.) 


REFERATE. 


Ule  Oxydation  von  Siloxicon.  E.  G.  Achcson. 
(Electrochemical  Industry,  I,  No.  n,  p.  373, 
Juli  1903.) 

In  Anbetracht  des  allgemeinen  Interesses, 
mit  dem  die  Mitteilungen  der  technischen  Presse 
über  die  neue  feuerfeste  Substanz  Siloxicon  aul- 
genommen worden  sind,  hält  Verfasser  es  für 
angezeigt,  einen  Irrtum  richtig  zu  stellen,  der 
hierbei  unterlaufen  ist. 

Siloxicon  ist  nämlich  nach  neuerlichen  Unter- 
suchungen des  Verfassers  durchaus  nicht  un- 
oxydierbar.  Wenn  man  es  auf  1460°  C.  oder 
darüber  hinaus  in  einer  eine  grössere  Menge  freien 
Sauerstoffs  enthaltenden  Atmosphäre  erwärmt, 
so  tritt  vielmehr,  wahrscheinlich  nach  folgender 
Gleichung,  Zersetzung  ein: 

Si,C,0  + 70  = 2 SiO.  + 2 CO«. 

Wenn  das  Siloxicon  in  Form  eines  Ziegels 
oder  irgend  einer  anderen  gegossenen  Masse 


vorliegt,  so  erfolgt  die  Reaktion  an  der  Ober- 
fläche und  erzeugt  eine  Art  Glasur,  die  meistens 
infolge  der  Anwesenheit  von  Eisen  leicht  grün 
gefärbt  ist. 

Bei  Abwesenheit  freien  Sauerstoffs,  sowie 
in  reduzierender  Atmosphäre  tritt  keine  derartige 
Zersetzung  ein;  die  Temperatur  kann  auf  den 
Bildungspunkt  von  Karborundum,  d.  h.  angenähert 
auf  2300°  C.,  erhöht  werden,  bevor  irgendwelche 
Veränderung  erfolgt.  Wenn  diese  dann  eintritt, 
so  erfolgt  dieselbe  wahrscheinlich  nach  der 
Gleichung 

SijCjO  = SiC  + Si  + CO ; 
es  bleibt  festes  Karborundum,  und  die  Dämpfe 
von  Silicium  und  Kohlenmonoxyd  entweichen. 

Weitere  Untersuchungen  ergaben,  dass  Karbo- 
rundum, das  12  Jahre  lang  nicht  ftlr  oxydierbar 
gegolten  hatte,  in  ganz  analoger  Weise  angegriffen 
wird.  A.  G. 
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lieber  den  physikallseben  Charakter  der 
metallischen  Niederschläge.  Rurgess  und 
Hambueden  (Elektrot.  Ind.,  03,  45,  355.) 

Die  Faktoren,  die  man,  um  dichte  Nieder- 
schläge zu  erzielen,  in  geeigneter  Weise  regulieren 
muss,  sind:  Chemische  Zusammensetzung,  Kon- 
zentration und  Temperatur  der  Losung,  Strom- 
dichte und  Zirkulation. 

Was  zunächst  die  chemische  Zusammen- 
setzung, den  wichtigsten  dieser  Faktoren,  anbe- 
langt, so  ist  es  ja  bekannt,  dass  der  Niederschlag 
eines  Metalles  verschiedenartig  ausiällt,  je  nach- 
dem es  sich  um  die  Losung  eines  Nitrats,  Sulfats, 
Chlorids  oder  anderen  Salzes  des  betreffenden 
Metalles  handelt.  Auch  kann  man  durch  ge- 
eignete Zusätze  häufig  den  Charakter  des  Nieder- 
schlages beeinflussen.  So  kann  man  z.  B.  durch 
Hinzufügung  von  Aluminiumsulfat  zu  Zinksulfat 
die  Qualität  des  Zinkniederschlages  ganz  be- 
deutend verbessern.  Eine  ähnliche  Wirkung  lässt 
sich  durch  Hinzufiigung  einer  ganz  kleinen 
Menge  Gelatine  zu  einer  Nickelplattierungslosung 
erreichen.  Allerdings  gicbt  es  bisher  nur  wenige 
Leitprinzipien,  nach  denen  man  sich  bei  der 
Wahl  dieses  Zusatzes  richten  konnte.  Es  scheint 
auch  alles  darauf  hinzudeuten,  dass  die  Viskosität 
und  Oberflächenspannung  der  Losung  zu  der 
Güte  des  Niederschlages  in  irgend  welcher  Be- 
ziehung steht.  Eine  interessante  Beobachtung 
hat  in  dieser  Richtung  kürzlich  C.  J.  Zimmer- 
mann gemacht,  der  feststellte,  dass,  je  nachdem 
eine  Zinksulfatlosung  durch  Auflosen  von 
Krystallen  von  Zinksullat  in  Wasser  oder  aber 
durch  Auflösen  von  reinem  Zink  in  verdünnter 
Schwefelsäure  bei  sonst  gleichen  Bedingungen 
hergestellt  war,  der  Zinkniederschlag  ganz  er- 
heblich verschieden  war.  Aehnliche  Beobach- 
tungen sind  auch  an  Eisensulfatlosung  angestellt 
worden.  Auch  Kochen  und  darauffolgendes  Ab- 
kuhlen  der  Losung  auf  Zimmertemperatur  kann 
den  Charakter  des  Niederschlags  ganz  bedeutend 
beeinflussen. 

Die  Wirkung  der  Konzentration,  der  Tempe- 
ratur und  der  Stromdichte  ist  sorgfältiger  unter- 
sucht worden  als  die  der  chemischen  und  physi- 
kalischen Natur  der  Losung.  Bei  dem  Nieder- 
schlagen von  Metallen  ist  es  nicht  nur  von 
Wichtigkeit,  dass  der  Ueberzug  fest  und  gleich- 
förmig ist  und  dass  die  Metallteilchen  unterein- 
ander gut  Zusammenhängen,  auch  zwischen  diesen 
Teilchen  und  den  zu  überziehenden  Metallflächen 
muss  gute  Adhäsion  stattfinden. 

Der  Umstand,  dass  gewisse  Metallkombina- 
tionen für  einander  grossere  Affinität  besitzen 
als  andere,  wie  dies  sich  bei  der  Darstellung 
von  Metalllegierungen  zeigt,  scheint  sich  auch 
in  der  grösseren  oder  geringeren  Adhäsion  des 
Metallniederschlages  an  dem  damit  überzogenen 
Metall  zu  äussem.  Vielfach  begegnet  man  sogar 
der  Ansicht,  dass  das  feste  Haften  durch  die 
Bildung  einer  wirklichen  Metalllegierung  an  der 
Grenzfläche  der  beiden  Metalle  bedingt  wird, 
eine  Ansicht,  die  durch  mikroskopische  Unter- 
suchung gewisser  Niederschläge  bekräftigt  wird. 
Jedoch  glauben  die  Verfasser  nicht,  dass  man 


diese  Legierungen  als  eine  allgemeine  Erscheinung 
ansehen  dürfe ; einmal  nämlich  sind  viele  Fälle  guten 
Adhärierens  bekannt,  wo  eine  Solche  sich  nicht 
nachweisen  lässt,  und  ferner  werden  manche 
Niederschläge  mit  der  Zeit  loser,  während 
das  Haften  im  Gegenteil  immer  fester  werden 
müsste,  wenn  wirklich  eine  Legierung  vorläge, 
die  ja  immer  weiter  fortschreiten  müsste.  Ein- 
leuchtender erscheint  es,  dass  die  rein  physi- 
kalische Kohäsion  zweier  Metallpartikelchen,  die 
miteinander  in  Berührung  kommen,  der  aus- 
schlaggebende Faktor  ist.  Aus  diesem  Grande 
empfiehlt  es  sich,  fllr  eine  möglichst  grosse 
Kontaktfläche  zu  sorgen,  und  so  ist  es  auch  zu 
erklären,  dass  an  rauhen  Oberflächen,  die  doch 
eine  grossere  wirksame  Fläche  darstellen  als 
glatte,  ein  Metallniedersrhlag  fester  haftet  als  an 
anderen.  Auch  die  Natur  des  Elektrolyten  spielt 
hierbei  eine  wichtige  Rolle,  da  eine  an  der  zu 
tiberziehenden  Fläche  gut  adhärierende  Lösung 
natürlich  in  alle  l’oren  und  Spalten  eindringt 
und  dort  einen  Niederschlag  bilden  kann, 
während  im  anderen  Falle  der  Niederschlag 
dieser  Höhlungen  überbrückt  und  daher  nicht 
so  gut  haften  kann.  Man  muss  daher  dafür 
sorgen,  dass  der  Elektrolyt  die  Metallfläche  gut 
»benetzt«.  Die  Molckularattraktion  zwischen 
Metall  und  Losung  kann  auch  durch  Zufügung 
gewisser  löslicher  Substanzen  erhöht  werden. 
Wenn  man  z.  B.  Aluminium  in  eine  Kupfer- 
chloridlösung taucht,  so  ist  der  so  erhaltene 
Niederschlag  von  Kupfer  sehr  wenig  adhärierend; 
nimmt  man  aber  eine  alkoholische  Lösung  der- 
selben Kupferverbindung,  so  bekommt  man  einen 
sehr  festen  Ueberzug. 

Ganz  allgemein  nimmt  die  Adhäsion  und 
Glätte  von  Metallniederschlägen  mit  der  Zeit  ab 
und  wird  die  Oberfläche  schliesslich  rauh.  Auch 
bilden  sich  vielfach  Gruben  oder  Furchen,  was 
dadurch  vermieden  werden  kann,  dass  man  die 
Lösung  gehörig  unterrührt.  Durch  die  Anwesen- 
heit von  isolierenden  Teilchen  können  ferner 
Durchbohrungen  der  Metallflächen  entstehen; 
häufig  kommt  dies  von  Gasbläschen,  die  an  der 
Oberfläche  frei  werden,  weswegen  man  entweder 
durch  Wahl  einer  geeigneten  Losung  oder  durch 
Schütteln  und  Rühren  deren  Bildung  verhindern 
muss. 

Ein  fernerer  Uebelstand,  dem  man  häufig 
begegnet,  ist  der,  dass  (wie  es  besonders  beim 
Abscheiden  von  Nickel  sich  fühlbar  macht)  der 
Niederschlag  sich  zusammen  krümmt,  wenn  er 
eine  gewisse  Dicke  überschritten  hat  oder  wenn 
das  Metall  nachträglich  erhitzt  oder  in  anderer 
Weise  behandelt  wird.  So  nimmt  man  ja  an, 
dass  ein  elektrolytischer  Nickelüberzug  auf  einem 
Thcmometergetäss  das  Glas  so  stark  zu  kom- 
primieren imstande  ist,  dass  die  Quecksilber- 
säule in  die  Höhe  steigt.  N.— 

Schnellgalvanoplasttk.  (Helios  XV,  No.  27,41s.) 

Das  Wesen  der  Schnellgalvanoplastik  besteht 
in  der  Verwendung  heisser,  sehr  hoch  kon- 
zentrierter Bäder,  die  in  ständiger  Bewegung  er- 
halten werden.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich, 
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ohne  die  feste,  krystallinische  Beschaffenheit  des 
kathodischen  Kupferniederschlages  zu  schädigen, 
mit  der  Stromdichte  so  hoch  zu  gehen,  dass  die 
Herstellung  kräftiger  Kupferniederschläge,  ins- 
besondere für  Druckzwecke,  in  durchschnittlich 

1 V»  Stunden  vollendet  ist.  Für  flache  Prägungen 
dient  ein  Bad,  das  in  tool  34  kg  Kupfervitriol 
und  o,z  kg  Schwefelsäure  von  66»  Bä  gelost 
enthält.  Der  Elektrolyt  wird  durch  eine  am 
Boden  des  Badekehälters  angeordnetc  Blei- 
schlange beständig  auf  einer  Temperatur  von 
26—28»  C.  erhalten,  durch  die  Dampf  geleitet 
wird.  Da  infolge  der  hohen  Stromdichten  eine 
weitere  Erhöhung  der  Temperatur  eintritt,  was 
bei  Wachsmatrizen  nachteilig  werden  kann,  so 
versieht  man  die  Bleischlange  mit  einem  zweiten 
Stutzen,  durch  den  nach  Bedari  kaltes  Wasser 
eingeführt  wird.  Die  kräftige  Bewegung  des 
Elektrolyten  erfolgt  am  gleichmässigsten  durch 
Einblasen  von  Luft,  durch  eine  kleine  Luftpumpe 
oder  einen  Luftkompressor.  Die  Stromdichte  kann 
filr  ein  Bad  oben  angegebener  Zusammensetzung 
unter  Einhaltung  der  genannten  Bedingungen  bis 
zu  8 Ampäre  betragen.  Dann  wird  bei  einer 
Elektrodcnentfemung  von  6 cm  die  Badspannung 
etwa  6 Volt  sein.  Durchschnittlich  wird  in 
diesem  Bade  mit  6 Ampire  auf  : qdm  gearbeitet, 
wobei  der  Niederschlag  in  t'/i  bis  höchstens 
i’lt  Stunden  eine  Stärke  von  0,18  mm  erreicht. 
Unter  Umständen  kann  es  vorteilhaft,  ja  sogar 
notwendig  sein,  die  graphitierten  Matrizen  bei 
abgestellter  Bewegung  des  Bades  und  mit  etwas 
geringerer  Stromdichte  mit  Kupfer  überwachsen 
zu  lassen,  und  erst  nachdem  dies  erfolgt  ist,  die 
Bewegung  des  Bades  herzustellen  und  die  Strom- 
dichte zu  erhöhen.  Steile  Schriftsätze  werden 
in  einem  gewöhnlichen  Kupferbade  mit  3 ®/o 
Schwefelsäure  vorverkupfert  und  dann  nach 
etwa  '/»  Stunde  ins  Schnellbad  übergehängt. 
Man  ist  dann  sicher,  dass  sich  im  Galvano 
keine  Löcher  befinden,  und  die  Fertigstellung 
des  Niederschlages  dauert  einschliesslich  der 
Vorverkupferung  auch  nicht  länger  als  höchstens 

2 Stunden.  Kür  tiefere  Prägungen  verwendet 

man  ein  Bad,  das  in  100 1 26  kg  Kupfervitriol 
und  0,8  kg  Schwefelsäure  von  66»  Btf  enthält. 
Es  empfiehlt  sich,  nicht  bei  niedrigerer  Temperatur 
als  24»  C.  niederzuschlagen,  obwohl  bei  dieser 
Konzentration  des  Elektrolyten  die  Gefahr  des 
Auskrystallisierens  von  Kupfervitriol  gering  ist. 
Gewöhnlich  wird  in  diesem  Bade  mit  5 Ampere 
auf  i qdm  gearbeitet.  Die  Spannung  beträgt 
dann  bei  6 cm  Elektrodenentfernung  4,5  Volt. 
Der  Kupferniederschlag  erreicht  in  2 '/«  Stunden 
eine  Stärke  von  0,15  mm,  in  21/«  Stunden  von 
0,18  mm.  Die  Zähigkeit  des  niedergeschlagenen 
Kupfers  ist  sehr  gut,  die  Härte  grosser  als  sonst, 
weshalb  das  Galvano  einer  geringeren  Abnutzung 
unterworfen  ist.  Um  eine  Verunreinigung  des 
Elektrolyten  durch  den  Anodenschlamm  zu  ver- 
hindern, empfieht  es  sich,  die  Anoden  der  in 
Bewegung  befindlichen  Bäder  in  einen  dichten 
Stoff,  der  die  unlöslichen  Abscheidungen  zurück- 
hält, einzunähen.  — n. 


Sehaltungsvorrlchtung  zur  selbstth&tlgen  Ver- 
hinderung der  Ueberladung  von  Akku- 
mulatorzellen (El.  Rdsch.  8.  14.  312.) 

Die  sächsischen  Akkumulatorenwerke,  Aktien- 
gesellschaft, machen  die  bekannte  Eigenschaft 
von  Aluminiumzellen  nutzbar,  nur  einen  solchen 
elektrischen  Strom  durchzulassen,  dessen  Spannung 
die  Voltzahl  der  Polarisationsbatterie  übersteigt. 
Die  Anordnung  besteht  im  wesentlichen  darin, 
dass  eine  derartige  Batterie  und  ein  Elektro- 
magnet in  einen  zu  dem  Ladeströme  parallelen 
Stromkreis  hintereinander  geschaltet  sind,  und 
dass  der  Elektromagnet,  wenn  er  erregt  wird, 
einen  Drehkontakt  in  Drehung  versetzt,  der  beim 
Beginn  der  Ueberladung  den  Ladestrom  unter- 
bricht. Die  Verbindung  der  Aluminiumbatterie 
mit  dem  automatischen  Ausschalter  stellt  den 
Kern  der  Erfindung  dar,  während  cs  bekannt 
ist,  parallel  zu  dem  Ladestrom  eine  geladene 
Hilfsbattcrie  oder  eine  Polarisationsbatterie  und 
ein  Messinstrument  zu  schalten,  das  den  Zeit- 
punkt anzeigt,  zu  dem  die  Hilfsbatterie  Strom 


durchlässt,  also  die  Ueberladung  eintritt.  Dem- 
nach verlangt  dieser  Apparat  grosse  Aufmerksam- 
keit und  persönliche  Wartung,  damit  die  Ueber- 
ladung rechtzeitig  verhindert  werde.  Bei  der 
schematischen  Darstellung  in  beistehender  Figur 
ist  eine  Akkumulatorenbatterie  a mit  Vorschalt- 
zellen a'  angenommen,  die  beim  Eintritt  der 
Ueberladung  zunächst,  eine  nach  der  anderen, 
durch  die  von  dem  Elektromagneten  f bewegten 
Schaltvorrichtungen  c,  c,  ausgeschaltct  werden. 
Wird  der  Hebel  c auf  den  Nullpunkt  o gedreht, 
so  erfolgt  schliesslich  die  vollständige  Unter- 
brechung des  Ladestromes.  Die  Aluminium- 
Batterie  und  der  Elektromagnet  f sind  hinter- 
einander parallel  zu  der  Akkumulatorenbatterie  a 
geschaltet.  Der  Elektromagnet  f wirkt  auf  den 
Anker  e,  der  bei  jeder  Erregung  das  Rädchen  c 
und  mit  diesem  den  Schieifhebel  c1  um  einen 
bestimmten  Winkel  dreht.  In  dem  Drehkreise 
dieses  Hebels  c'  befinden  sich  die  festen  Kon- 
takte d,  die  mit  den  Polen  der  Schaltzellen  a1 
leitend  verbunden  sind.  Bei  der  in  der  Figur 
dargestellten  Stellung  des  den  Schleifkontakt 
tragenden  Hebels  c1  befindet  sich  der  Hebe] 
Uber  dem  ersten  Kontakt  d,  der  mit  der  ersten 
Vorschaltzelle  in  Verbindung  steht.  Steigt  die 
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Spannung  in  der  Akkumulatorenbatterie  Uber 
die  durch  die  Spannung  der  Aluminiumzellen 
bestimmte  Grenze,  so  wird  der  Elektromagnet 
erregt,  setzt  den  Ankerhebel  e in  Drehung  und 
dreht  auf  diese  Weise  den  Kontakthebel  c1  so 
weit,  dass  er  Uber  den  zweiten  Kontakt  zu  liegen 
kommt,  wodurch  die  erste  Vorschaltzelle  ab- 
geschaltet wird.  Erreicht  beim  weiteren  Laden 
der  Strom  wiederum  das  Maximum  der  Strom- 
stärke, so  wird  in  derselben  Weise  die  zweite 
Vorschaltzelle  ausgeschaltet  u.  s.  f-,  bis  der 
Schleifkontakt  nach  dem  Nullkontakt  o zu  liegen 
kommt  und  die  ganze  Akkumulatorenbatterie 
ausgeschaltet  wird.  Kommen  die  Vorschaltzellen 
in  Wegfall,  so  wird  der  Drehkoniakt  von  dem 
ersten  Kontakt  d sofort  auf  den  Nullkontakt  o 
gedreht  und  die  ganze  Akkumulatorenbatterie 
ausgeschaltet.  — n. 

Herstellung  von  MetallQber  zagen  auf  Metallen 
mittels  Kontakt.  Andre  Darlay. 

Es  ist  bekannt,  metallische  Niederschläge 
auf  metallene  Gegenstände  unter  Anwendung 
gewisser  Bäder,  in  welchen  die  Gegenstände  im 
Kontakt  mit  Zink  der  Einwirkung  des  Hades 
ausgesetzt  sind,  zu  erzeugen.  Ferner  ist  bekannt, 
an  Stelle  des  Zinkkontaktes  einen  Aluminium- 
event. einen  Magnesiumkontakt  zu  verwenden. 
In  dieser  Richtung  ist  aber  kein  praktisches 
hezw.  industrielles  Resultat  zu  erzielen,  weil  die 
bisher  im  Zusammenhang  mit  dem  Aluminium- 
kontakt verwendeten  Bäder  stets  einen  sauren 
Charakter  besassen.  Verwendet  man  ein  solches 
saures  Bad,  so  wird  das  Aluminium  unter  Ent- 
stehung eines  elektrischen  Stromes  wohl  anlangs 
angegriffen,  und  es  bildet  sich  ein  metallischer 
Niederschlag  an  der  Oberfläche  der  zu  über- 
ziehenden Gegenstände,  diese  Wirkung  ist  aber 
nur  von  sehr  kurzer  Dauer,  sodass  nach  einiger 
Zeit  das  Aluminium  nicht  mehr  angegriffen  wird, 
der  elektrische  Strom  aufhort  und  sich  kein 
Niederschlag  mehr  bildet.  Das  sog.  Aluminium- 
kontaktverfahren ist  aber  dann  von  Erfolg,  wenn 
an  Stelle  der  sauren  Bäder  geeignete  Bäder  von 
stark  alkalischem  Charakter  verwendet  werden, 
weil  bekanntlich  das  Aluminium  und  auch  das 
Magnesium  sehr  leicht  von  Alkalien  unter  Bildung 


von  löslichen  Aluminatcn  angegriffen  werden. 
So  giebt  z.  B.  eine  alkalische  Losung  des  Pyro- 
phosphates  (oder  Phosphates)  des  zu  fallenden 
Metailes  in  einem  Ueberschuss  von  einem  alkali- 
schen Pyrophosphat  (oder  Phosphat)  in  Gegen- 
wart von  Chlorammonium  (oder  eines  Chlor- 
alkalis) sehr  günstige  Resultate.  Um  das  me- 
tallische Pyrophosphat  zu  erhalten,  geht  man 
zweckmässig  von  dem  Chlorür  des  betreffenden 
Metailes  aus.  Dabei  fällt  das  alkalische  Phosphat 
des  niederzuschlagenden  Metailes  aus;  wegen 
des  Vorhandenseins  des  überflüssigen  Phosphates 
jedoch  lost  sich  das  gebildete  Phosphat  des 
niederzuschlagenden  Metailes  in  dem  über- 
schüssigen alkalischen  Phosphat  wieder  auf. 
Ebenfalls  bewährt  sich  fllr  gewisse  Metalle  eine 
alkalische  Lösung  des  Nitrates  des  niederzu- 
schlagenden Metailes  und  einer  Cyanalkaliver- 
bindung, oder  einer  alkalischen  Losung  eines 
Doppclcyanürs  aus  Cyankalium  und  dem  Cyantir 
des  niederzuschlagenden  Metailes.  Die  erwähnten 
Typen  von  Bädem  lassen  sich  für  die  Praxis 
zweckmässig  in  folgender  Weise  zusammen- 
stellen : 

Man  stellt  Losungen  dar,  deren  Bestandteile 
aus  einem  Chlorür  des  niederzuschlagenden  Me- 
talles,  aus  Chlorammonium  und  einem  grossen 
Ueberschuss  eines  alkalischen  Phosphates  oder 
Pyrophosphates  mit  oder  ohne  Zusatz  von 
Ammoniumcarbonat  bestehen.  Auch  können 
Lösungen  eines  Doppelchlorürs  aus  Chlor- 
ammonium und  einem  Chlorür  des  niederzu- 
schlagenden  Metailes  benutzt  werden,  welchen 
Losungen  man  einen  grossen  Ueberschuss  von 
alkalischem  Phosphat  mit  oder  ohne  Zusatz  von 
Ammoniutncarbonal  zufügt. 

1.  Beispiel:  Bad  zur  Vernickelung. 


Wasser 25  I 

Nirkelchlorür 500  g 

Chlorammonium 500  g 

Natriumpyrophosphat  ....  4 kg 

Ammoniumcarbonat 200  g 

2.  Beispiel:  Bad  zur  Vernickelung. 

Wasser 10  1 

Nickelammoniumchlorür  . . 500  g 

Nalriumpyrophosphot  ....  2 kg 

Ammoniumcarbonat 300  g 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Herstellung  thermoelektrischer 
Säulen  aus  Sehwefelkupfer.  — Eugene  Herrn ite 
und  Charles  Friend  Cooper  in  Paris.  — D.  R.  P. 
No.  133903. 

Die  Kontakte  des  Schwefelkupfers  mit  dem  gegen- 
poligen,  nicht  schwefelborcn  Metall,  vorzugsweise  Messing, 
werden  ohne  Anwendung  von  Lötmittcln  durch  einen 
Scbwefelungsprozess,  dem  der  Kupferkürpcr  zusammen 
mit  dem  gegenpoligen  Mctallkorper  unterzogen  wird, 
auf  folgende  Weise  hcrgestellt: 

Man  wickelt  um  eine  Messingstange  h (Fäg.  126) 
von  einem  t^uerschnittf  der  dem  zu  erzeugenden  elek- 


f-*— — ■ 

Fig.  126. 

irischen  Strom  entspricht,  einen  Draht  g von  Rotkupfer. 
Den  so  gebildeten  Doppeldraht  wickelt  man  leicht  um 
die  beiden  Enden  einer  Rotkupferstange  d (Fig.  127), 
ohne  dass  man  einen  guten  Kontakt  herzustellen  sucht. 
Darauf  hänct  man  die  umwickelte  Kupferstange  in  einem 
Tiegel  oder  Ofen  behufs  Schwefelung  auf.  Der  Schwefel 
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verbindet  sieb  mit  dem  auf  der  Mcssingstange  nuf- 
gewickelten  Kupferdraht  g und  tu  gleicher  Zeit  mit  der 
Kupferstange  d,  das  Ganze  schwillt  an,  und  die  beiden 
in  Bildung  begriffenen  Schwctelknpfcrkörper  verbinden 
sich  innig  in  weichem  Zustande  und  umhUllen  die  in 
der  Masse  unberührt  gebliebene  Messingstange.  Es 
erfolgt  so  eine  selbstthätige  Verleitung  des  Schwefeb 
kupfers  mit  dem  Messing  unter  Bildung  eines  voll- 
ständigen und  dauerhaften  Kontaktes. 


Elektrischer  Ofen  mit  drehbarer  Ofensohle.  — 

The  Union  Carbide  Company  in  Chicago.  — 
D.  R.  P.  No.  134028. 

Die  Ofensohle  wird  durch  einen  Motor  vorwärts 
uud  rückwärts  gedreht,  indem  die  Richtung  des  den 
Motor  durchflicssenden  Stroms  durch  einen  Schalter 
gewechselt  wird,  der  durch  einen  von  dem  Betriebs- 
strom  des  Ofens  abgenommenen  Tcilstrom  in  ThJUigkeit 
gesetzt  wird.  Bei  genügender  Stärke  des  die  Be- 
schickung des  Ofens  durch  fliessenden  Betriebsstromes 
gelangen  die  diesen  der  Beschickung  zuleitcnden  Elek- 
troden infolge  Vorwärtsdrehung  der  Ofensohle  zu  dem 
noch  nicht  geschmolzenen  Gut ; bei  ungenügender 
Stärke  des  Betriebsstromes  dagegen  werden  die  Elek- 
troden infolge  RUckwärtsdrehung  der  Ofcnsohle  zu  dem 
bereits  in  Schmelzung  begriffenen  Gut  zurückgeführt. 


Verfahren  zur  Reinigung:  von  Aluminium  auf 
elektrolytischem  Wege.  — The  Pittsburgh 
Reduction  Company  in  Pittsburgh.  — D.  R.  P. 
No.  1339<>9. 

Bei  der  Elektrolyse  von  Doppelfluoridverbindungen 
von  Aluminium  und  Natrium  oder  einem  anderen  Metall, 
welches  stärker  elektropositiv  ist  als  Aluminium,  wird 
das  unreine  Aluminium  in  schmelzflüssigcm  Zustande  als 
Anode  verwendet. 

Galvanisches  Element  naeh  Art  des  Meldlnger- 
Elements.  — Friedrich  May  in  Halle  a.  S.  — D.  R. P. 
No.  134024. 

Zwischen  dem  Kupfervitriolballon  c einerseits  und 
dem  Zink-  und  Kupferzylinder  </,  / andererseits  ist  ein 


Fig.  128. 


zweckmässig  bis  unter  Ausflussöflnung  dos  Kupfervitriol- 
ballons  reichender  Trichter  a aus  Glas  o.  dgl.  eingesetzt. 
Hierdurch  soll  vermieden  werden,  dass  die  Depolarisation*- 
fliissigkeit  allmählich  in  die  Erregcrfliissigkeit  hinein- 
diffundiert  und  auf  der  negativen  Polelektrode  einen 
Niederschlag  des  Melalles  des  Dcpolarisationssalzcs 
hervorruft. 


Verfahren  zur  Herstellung  von  sehr  porösen 
und  steinharten  Sammlerplatten.  — Dr.Zdzislaw 
Stanecki  in  Lemberg.  — D.  R.  P.  No.  134 175. 

Die  in  bekannter  Weise  aus  einer  durch  AnrUbrcn 
von  Bleioxyden  mit  destilliertem  Wasser  gefertigten 
Paste  hergcstelltcu  Elektrodenplatten  werden  an  der 
Luft  so  lange  getrocknet,  bis  sich  eine  dicke,  harte 
Kruste  gebildet  hat  und  die  Platten  einen  metallischen 
Klang  geben.  Darauf  werden  sic  gehärtet,  indem  man 
sie  12 — 24  Stunden  lang  in  wenig  verdünnte  Schwefel- 
säure von  dem  spezifischen  Gewicht  1,53  stellt.  Nach 
der  Herausnahme  aus  der  Schwefelsäure  werden  die 
Tlattcn  wieder  an  der  Luft  getrocknet  und  sodann  in 
bekannter  Weise  formiert. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Fällung  und 
Amalgamatlon  von  Metallen.  — WiiheimHenne- 
berg  und  Hermann  Pape  in  Hamburg.  — D.  R.  P. 
No.  134244- 

Dle  Metalle  werden  aus  Lösungen,  in  welchen  sie 
sich  in  gelöstem  oder  sich  lösendem  Zustand  befinden, 
mittelst  des  elektrischen  Stromes  auf  einer  sich  drehenden 
Kathode  niedergeschlagen,  worauf  der  Niederschlag  durch 
teilweises  Eintauchen  der  Kathode  in  Quecksilber  ganz 
oder  zum  Teil  gelöst  wird. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammlerplatten 
dureh  Zusammenpressen  von  fein  zerteiltem 

Blei.  — Knickerbocker  Trust  Company  in 
New- York.  — D.  R.  P.  No.  134701. 

Die  Elektroden  werden  in  bekannter  Weise  durch 
Zusammenpressen  von  fein  zerteiltem  Blei  hcrgestellt, 
dessen  ßlcikörpcrchcn  mit  keiner  Oxydhaut  überzogen 
sind.  Der  Pressdruck  wird  jedoch  so  stark  gewählt, 
dass  Bleiplatten  von  einem  nicht  unter  10  liegenden 
spezifischen  Gewicht  erhalten  werden.  Das  fein  zer- 
teilte Blei  wird  zweckmässig  in  Logen  von  nicht  mehr 
als  */s  m,n  Stärke  nufgetragen  und  sodann  jede  Lage 
einem  stets  gleichblcibcndcn  Pressdruck  unterworfen. 
Ist  die  erforderliche  Stärke  der  Platte  erreicht,  so  wird 
diese  zum  Schluss  nochmals  stark  zusanimengepresst. 


ALLGEMEINES. 

Bel  der  Jahresversammlung  des  Deutschen  Trink  wasserzwecke  in  Frage  kommen  können,  ferner 
Vereins  von  Gas-  und  Wasserfachm&nnern  ln  über  die  für  diese  Zwecke  zum  Teil  erforderlichen  und 
Zürleh  sprach  Dr.  Gg.  Erl  wein  von  der  Firma  gebräuchlichen  Reinigungsmethoden,  der  sich  in  jüngster 
Siemens  & Ilalske,  A.-G.  Berlin,  über  »Trink-  Zeit  als  neueste  auch  die  Ozonisicntngsmcthode  zugesellt 
wasserreinigung  durch  Ozon  und  Ozonwasserwerke«.  hätte.  Diese  letztere  käme  hauptsächlich  für  Obcr- 
Kedner  verbreitete  sich  zunächst  Uber  die  ver-  flächenwasser  in  Frage,  wo  sie  zum  Teil  auch  hIs  Ersatz 
schiedenen  Arten  von  Wässern,  welche  überhaupt  für  resp.  Entlastung  der  Filter  verwandt  werden  könnte. 
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Redner  kam  dann  auf  die  chemische  Natur  des 
Ozons  und  die  Art  seiner  Herstellung  zu  sprechen. 
Die  Herstellung  des  Ozons  ftlr  Sterilisationszwecke  ge* 
schieht  in  der  Weise,  dass  gewöhnliche  atmosphärische 
Luft  der  Einwirkung  der  stillen  blauen  Entladung  aus- 
gesetzt wird,  und  swor  in  Ozonapparnten,  in  denen  der 
unter  Entladung  zu  setzende  Luftraum  je  nach  der 
Apparatenkonstruktion  von  parallelen  Platten  oder  kon- 
zentrischen Zylindern  abgegrenzt  wird.  Der  so  er- 
haltene Ozonluftstrom  wird  dann  in  möglichst  innige 
Berührung  mit  dem  zu  sterilisierenden  Wasser  gebracht. 
Dies  geschieht  bei  dem  Siemens'schcn  System  in  der 
Weise,  dass  der  Ozonluftstrom  unter  mässigem  Druck 
in  Türme  geleitet  wird,  in  denen  Uber  eine  ca.  2 Meter 
hohe  Kiesschicht  das  zu  sterilisierende  Wasser  in  feine 
Verteilung  herabrieselt.  Hierbei  wird  ein  Teil  des 
Ozons  im  Wasser  gelöst  und  wirkt  so  bakterientötend 
und  auch  noch  in  physikalischer  und  chemischer  Be- 
ziehung verbessernd  auf  dos  Wasser. 

Redner  ging  hierauf  dazu  Uber,  an  der  Hand  von 
Zeichnungen  und  Modellen  die  Ozonwasserwerke  Pader- 
born und  Wiesbaden  zu  erklären,  von  welchen  nament- 
lich das  er stcre  ein  typisches  Ozonwerk  für  Trinkwasser- 
versorgung darstelle,  während  das  Wiesbadener  weniger 
typisch  sei,  weil  es  sich  hier  zunächst  nur  um  Reinigung 
von  Gebrauchswasser  handle.  Es  folgte  hierauf  eine 
ausführliche  Erklärung  der  in  den  Ozonwasserwerken 
angebrachten  automatischen  Sicherheitavorrichtungen 
gegen  Betriebsstörungen,  wie  solche  etwa  durch  zu- 
fälliges Versagen  der  elektrischen  Stromleitung  einer- 
seits oder  der  Ozonluftstromleitung  andererseits  ein- 
treten  könnten.  An  einem  technischen  Modell  demon- 
strierte der  Vortragende  einen  Ozonapparat,  wie  er  in 
der  Praxis  Verwendung  findet,  und  erläuterte  auch  die 
Konstruktion  der  schon  oben  erwähnten,  bei  diesem 
neuen  System  als  Absorptionsvorrichtung  elngefUhrten 
SterilisationstUnnc.  Im  Anschluss  an  diese  technischen 
Ausführungen  berichtete  der  Vortragende  an  Hand  von 
Tafeln  und  Tabellen  über  die  bis  dahin  mit  Ozon- 
wasserwerken erzielten  bakteriologischen  Effekte,  wie 
solche  mit  sehr  günstigen  Resultaten  durch  Versuche 
mit  pathogenen  Bakterien  (Cholera,  Typhus  und  Ruhr) 
von  Geh.  Rat  Ohlmüller  und  Dr.  Prall  vom  Reichs- 
gesundheltsamt  und  von  Prof.  Proskauer  und  Ober- 
stabsarzt S c h U d e r vom  Königlichen  Institut  fttr  Infektions- 
krankheiten festgelegt  wurden.  Nach  einer  kurzen 
Erläuterung  der  wirtschaftlichen  Seite  des  neuen  Ver- 
fahrens schloss  Redner  seinen  Vortrag  mit  einigen  Be- 
trachtungen über  die  ausländischen  Systeme  und  über 
die  Chancen  des  Ozonverfahrens  in  der  Wassertechnik. 

Das  „Ueberkriechen“  der  Dauerelemente. 
Das  namentlich  bei  Leclanchö- Elementen  sich  sehr  un- 
angenehm bemerkbar  machende  Ucbersteigen  der  Salmiak- 
lösung wird  nach  K.  Bieske  auf  sehr  einfache  Weise 
beseitigt.  Wie  er  in  den  »Neuest.  Erfind,  und  Erfahr.« 
mitteilt,  nützt  die  Bestreichung  des  Glasrandes  mit  Fett 
oder  das  Aufziehen  einer  Oclschicht  ziemlich  wenig,  da  die 
Flüssigkeit  unter  der  Fettschicht  Über  den  Rand  des 
Glases  kriecht.  Er  hat  aber  durch  jahrelange  Be- 
obachtung einer  Leclanchc-Batteric  gefunden,  dass  das 
Efflorescicrcn  allein  durch  zu  hohe  Konzentration  der 
Salmiaklösung  bedingt  ist,  und  stellt  darum  die  Lösung 
in  folgender  Art  her.  In  einem  Viertel  der  Menge  des 


für  das  oder  die  Elemente  erforderlichen  Wassers  wird 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  so  viel  Salmiak  aufgelöst, 
als  sich  nur  eben  lösen  will,  d.  h.  die  Lösung  wird 
konzentriert  gemacht  und  dann  die  anderen  drei  Viertel 
des  reinen  Wassers  dazu  gemischt.  Mit  dieser  Flüssig- 
keit, die  nach  gehöriger  Mischung  ein  spezifisches  Ge- 
wicht von  ungefähr  l,oi  zeigt,  arbeiten  die  Elemente 
genau  so  gut  wie  mit  der  konzentrierten,  und  ein 
Ueberkriechen  derselben  ist  in  Jahren  nicht  zu  be- 
sorgen. 

Galvanisierte  Wasserleitungrsrohre.  Auf  der 

38.  Jahresversammlung  des  mittelrheinischen  Gas-  und 
Wasserfach  Vereins  führte  Direktor  Le  mpelius- Worms 
Uber  galvanisierte  Wasserleitungen  folgendes  aus.  Die  so- 
genannten galvanisierten  Rohre  erweisen  sich  gegen  die 
inneren  Angriffe  normal  zusammengesetzter  Wasser- 
leitungswässcr  als  äusserst  widerstandsfähig;  es  muss 
aber  hervorgehoben  werden,  dass  sie  doch  nicht  unter 
allen  Umständen  ihre  Dienste  thnn,  weil  Wässer  Vor- 
kommen, die  besondere  Beschaffenheit  zeigen  (z.  B. 
ausserordentliche  Weichheit).  Es  sind  eben  die  be- 
sonderen Verhältnisse  in  jedem  Falle  zu  prüfen,  und 
dies  gilt  in  noch  erhöhtem  Masse  für  die  Einwirkungen, 
denen  die  Aussenscite  der  Rohr«  unterworfen  ist.  Die 
elektrischen  Einwirkungen  werden  eine  Verstärkung 
überall  dort  erfahren,  wo  elektrische  Centralen  mit  ge- 
erdetem Mittelleiter  bestehen  oder  elektrische  Strassen- 
bahnen  im  Betriebe  sind;  denn  wenn  die  metallische 
Oberfläche  des  Rohres  freiliegt,  werden  die  elektrischen 
Ströme  sehr  geneigt  sein,  von  den  ihnen  zugewiesenen 
Wegen  abzuirren,  nm  den  vorzüglich  leitenden  Wasser- 
leitungsrohren  zn  folgen.  Ez  empfiehlt  sich  deshalb, 
die  Rohre,  ebenso  wie  sonst  alle  Metallteile  der  Rohr- 
schellen, Schieber  und  anderen  Armaturen,  die  in  die 
Erde  gebettet  werden,  namentlich  aber  die  Rohrgewinde, 
auf  das  sorgfältigste  mit  einer,  den  elektrischen  Strom 
nicht  leitenden  Isolierniasse  zu  überziehen,  als  welche 
Teer,  Pech  oder  andere  gleichartige  Substanzen  sich 
bewähren.  Mit  günstigem  Erfolge  werden  die  Rohre 
in  einen  hölzernen  Kandel  gelegt,  und  dieser  dann 
mit  Pech  ausgegossen. 

Arnstadt.  Am  15.  Oktober  d.  J.  wird,  nachdem 
die  Genehmigung  des  Fürstl.  Ministeriums  erteilt  ist, 
hier  eine  Gewerbe-Akademie  ins  Leben  gerufen 
werden.  Die  polytechnische  Lehranstalt,  welche  von  3 In- 
genieuren auf  eigene  Kosten  gegründet  wird,  umfasst 
folgende  Abteilungen:  Machinenbau,  Elektrotechnik,  Cas- 
und  Wassertechnik  und  Chemie  einschliesslich  Elektro- 
chemie und  KeramiL. 

Bunsenbrenner  aus  Porzellan.  Eines  der 
meistgebrauchten  Geräte  des  Chemikers,  der  Bunsen- 
brenner, bisher  aus  Messingrohr  mit  gusseisernem  Fass 
gefertigt,  hat  die  Königl.  Sächsische  Porzellan- 
manufaktur  in  Meissen  einer  Umänderung  unter- 
zogen, indem  sie  ihn  aus  Porzellan  herstellt.  Als  Vorteil 
der  Porzcllanhrenncr  wird  genannt;  rasche  und  bequeme 
Reinigung  und  besondere  Brauchbarkeit  bei  Veraschungen, 
Flammenreaktionen,  sowie  beim  Abdampfen  saurer  Massig- 
keiten im  Abzüge,  wobei  alle  Metallbrenner  mehr  oder 
minder  leiden.  Die  Gefahr  des  Springens  des  Brenner- 
kopfes ist  dabei  eine  sehr  geringe;  ausserdem  kann  das 
Brennerröhrchen  eintretenden  Falles  sehr  leicht  und 
ohne  erhebliche  Kosten  wieder  ersetzt  werden. 


GESCHÄFTLICHES. 


Bericht  der  Aeltesten  der  Kaufmannschaft 
zuBerllnQberdenStand  der  elektrotechnischen 
Industrie  lm  Jahre  1902.  Der  Jahresbericht  der 
Aeltesten  der  Knufmannschaft  enthält  Uber  den  Stand 


der  elektrotechnischen  Industrie  während  des  Jahres  1902 
u.  a.  folgendes: 

Die  Firma  Siemens  & Hnlske  Aktiengesellschaft 
berichtet:  »Das  Gesamtergebnis  des  vergangenen  Jahres 
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lässt  sich  in  wenige  Worte  zutammenfassen : Die  Be- 
schäftigung unserer  Fabriken  war,  mit  dem  Muassslab 
eines  mittleren  Jahres  gemessen,  befriedigend,  aber  die 
Preislage  andauernd  gedrückt. 

Wir  erwähnen,  dass  88  städtische  Elektrizitätswerke 
im  In-  und  Auslande  von  uns  teils  neu  gebaut,  teils  er- 
weitert wurden,  dass  die  elektrische  Kraftübertragung 
in  Berg-  und  Hüttenwerken  eine  Zunahme  aufweist, 
dass  der  Absatz  in  Messinstrumenten  und  Glühlampen 
sich  nicht  unwesentlich  erhöhte,  dass  in  Telegraphie 
und  Telephonie  erhebliche  Anlagen  ausgeführt  wurden 
und  dass  eine  Anzahl  von  elektrischen  Bahnbautcn  Be- 
schäftigung gab. 

Im  Innern  wurde  rastlos  an  Neukonstruktionen  und 
Verbesserungen  gearbeitet,  die  Gleichstrom-  und  Wechsel- 
strommotoren aller  Grössen  wurden  verbessert,  für  Dreh- 
strom- und  Wechselstromtransformntorcn  wurden  neue 
Typen  geschaffen,  Spczialmotoren  weiter  durchgebildet 
und  die  einankerigen  Umformer  soweit  vervollkommnet, 
dass  sie  jetzt  den  Generatoren  und  Motoren  an  Zu- 
verlässigkeit vollständig  glcichkommcn.  Auch  wurden 
neue  Maschinentypen  mit  hoher  Tourenzahl  zum  An- 
schluss an  Dampfturbinen  hcrgestellt.  Das  Installations- 
material wurde  systematisch  neu  durchgearbeitet.  Auf 
dem  Gebiete  der  Telephonie  wurde  die  Erfindung  des 
Prof.  Pupin  durchgeführt  und  der  Beweis  geliefert, 
dass  lange  Telephonleitungen  auf  die  Hälfte  des  früheren 
Kupferquerschniites  zurückgeführt  werden  können.  Die 
Schnellbahnvcrsuchc  wurden  fortgesetzt  und  führten  zu 
dem  wichtigen  Ergebnis,  dass  die  Drehstrommotoren 
der  Lokomotiven  direkt  mit  einer  Spannung  von 
10000  Volt  betrieben  werden  können.  Die  elektrische 
Steuerung  der  Luftdruckbremse  hat  ihre  Proben  be- 
standen. An  der  drahtlosen  Telegraphie  wurde  mit 
gutem  Erfolge  weiter  gearbeitet.  Die  Sterilisierung 
städtischer  Leilungswässer  mittels  des  Ozons  wurde  in 
die  Praxis  eingeführt. 

Der  Bereicherung  der  technischen  Mittel  im  Innern 
entspricht  nach  aussen  die  Thatsache,  dass  die  Elektro- 
technik auch  jetst  noch  neue  Thätigkcitsgcbiete  er- 
schlossen kann  und  wird.  Selbst  der  gegenwärtig  auf 
der  ganzen  Geschäftswelt  lastende  Druck  hat  es  nicht 
vermocht,  das  Bedürfnis  nach  elektrischer  Energie,  sei 
es  für  Licht-,  sei  es  für  Kraftzwecke,  wesentlich  herab- 
zudrücken;  die  von  uns  gebauten  Centralen  weisen  auch 
in  den  beiden  letzten  Jahren  andauernd  normales  Wachs- 
tum der  Einuahmen  auf.  Wir  glauben,  dass  der  gegen- 
wärtigen schlechten  Zeit  in  absehbarer  Frist  auch  wieder 
bessere  Perioden  folgen  werden,  so  wie  es  in  früheren 
Decennien  der  Fall  war. 

Eine  Vermehrung  der  deutschen  Ausfuhr  muss 
natürlich  zur  Besserung  mit  herange/ogen  werden. 
Demgemäss  sieht,  wie  alle  deutschen  Industrien,  so  auch 
die  Elektrotechnik  den  Verhandlungen  über  Handels- 
verträge mit  Erwartung  entgegen.  Mit  einer  Ausnahme 
wird  es  bei  denselben  mehr  auf  die  agrarischen  als  auf 
die  Industriezölle  ankommen ; denn  die  benachbarten 
Kinder,  nach  welchen  die  deutsche  Industrie  haupt- 
sächlich ihre  Erzeugnisse  ausführt,  sind  mehr  auf  die 
Ausfuhr  von  Produkten  des  Ackerbaues  als  von  solchen 
der  Industrie  angewiesen,  und  sie  antworten  mit  er- 
höhten IndustriezÖllen  mehr  auf  unsere  agrarischen  als 
auf  unsere  industriellen  Tarife. 

Die  eine  Ausnahme  bilden  die  Vereinigten  Staaten 
von  Amerika,  für  welche  das  schon  im  vorigen  Jahres- 
bericht hervorgehobene  Missverhältnis  zwischen  ameri- 
kanischen und  europäischen  Zöllen  besteht.  Es  ist 
möglich,  dass  Europa  einer  Schleudereinfuhr  einzelner 
amerikanischer  Massenartikel,  ausgvsctzt  wird;  doch 
glauben  wir,  dass  man  auch  die  Furcht  vor  dem  Wett- 
bewerbe der  Vereinigten  Staaten  nicht  übertreiben  soll; 
die  besseren  deutschen  Erzeugnisse  dürften  im  Stande 
■ein,  den  Kampf  auszuhalten,  wenn  unsere  Arbeit  durch 


die  von  der  Elektrotechnik  verlangten,  an  sich  nicht 
hohen  Zölle  und  — nach  dem  Beispiel  der  meisten  be- 
nachbarten Länder  — durch  Bevorzugung  der  nationalen 
Arbeit  seitens  der  nationalen  Konsumenten  geschützt 
wird.« 

Die  Aktiengesellschaft  Mix  & Genest  berichtet; 

»Die  allgemeinen  Verhältnisse  in  unserer  Branche 
haben  un  Laufe  des  Berichtsjahres  im  grossen  und 
ganzen  eine  Veränderung  nicht  erfahren.  Das  Jahr  be- 
gann mit  nicht  besonders  günstigen  Aussichten,  da  die 
Ucberproduktion  und  die  allgemein  schlechte  Geschäfts- 
lage noch  (ibeiail  deutlich  zu  spüren  waren.  Diese  Ver- 
hältnisse sind  für  unsere  Branche  auch  am  Schluss 
dieses  Jahres  noch  massgebend. 

Die  von  uns  bearbeiteten  Rohstoffe  haben  im  all- 
gemeinen keine  Prcisändcning  erlitten.  Die  von  den 
Rohstofffabrikanten  erhoffte  Erhöhung  ist  durchweg  nicht 
eingetreten,  für  einige  Rohstoffe  ist  sogar,  wenigstens 
zeitweilig,  noch  eine  Preisherabsetzung  vorhanden  ge- 
wesen. Der  Vorteil,  welcher  hierin  für  den  Käufer  der 
Rohstoffe  liegt,  wird  allerdings  mehr  als  vollständig 
dadurch  paralysiert,  dass  für  die  Halbfabrikate  und 
fertigen  Erzeugnisse,  infolge  der  grossen  Konkurrenz 
und  der  Bereitwilligkeit  der  Fabrikanten  unserer  Branche, 
Aufträge  selbst  zu  den  billigsten  Preisen  anzunehmen, 
nur  sehr  niedrige  Preise  erzielt  werden.  In  vielen  Fällen, 
und  nicht  zum  wenigsten  bei  Angeboten  für  die  Be- 
hörden, haben  wir  die  Erfahrung  machen  müssen,  dass 
der  scharfe  Konkurrenzkampf  Preise  herbeigeführt  hat, 
an  denen  schlechterdings  für  den  Fabrikanten  nichts 
mehr  zu  verdienen  ist. 

Die  Absatz  Verhältnisse  haben  sich  für  uns  in  ziem  Ich 
normalen  Bahnen  bewegt.  Die  staatlichen  Behörden 
haben  ihren  Bedarf  zwar  vielfach  eingeschränkt;  bei  der 
Privatkundschaft  herrschte  aber  nach  wie  vor  für  bessere 
Erzeugnisse  eine  ziemlich  rege  Nachfrage,  und  es  ist 
Aussicht  vorhanden,  dass  dieses  Interesse  nach  wie 
vor  weiter  bestehen  wird.  Diejenigen  Fabrikanten 
unserer  Branche,  welche  auf  vollendet  gute  Erzeugnisse 
ihr  Augenmerk  richten,  dürften  unter  der  allgemeinen 
Geschäftsstille  verhältnismässig  am  wenigsten  zu  leiden 
haben. 

Auch  die  Arbeiterverhältnisse  sind  im  Laufe  des 
Berichtsjahres  unverändert  gebieben.  Die  gezahlten 
Löhne  halten  sich  auf  der  gleichen  Höhe,  wenn  auch 
das  Angebot  von  technisch  geschulten  Kräften  zeitweise 
sehr  bedeutend  ist.  Die  Eigenart  unserer  Branche, 
welche  auf  gut  eingearbeitete  Kräfte  einen  besonderen 
Wert  legen  muss,  bringt  es  mit  sich,  dass  für  gute  Arbeit 
auch  die  gleichen  Löhne  bezahlt  werden  müssen,  wie 
zu  den  geschäftlich  besten  Zeiten. 

Da  es  in  der  Branche  allgemein  anerkannt  werden 
musste,  dass  die  niedrige  Preisstellung  eine  Folge  des 
Bestrebens  der  einzelnen  Fabrikanten  war,  Aufträge, 
wenn  auch  zu  schlechten  Preisen,  entgegen  zu  nehmen, 
so  ist  von  vielen  Seiten  der  Wunsch  rege  geworden, 
die  Preise  durch  Bildung  von  Preiskonventionen  auf 
eine  Höhe  zu  bringen,  welche  den  Fabrikanten  wenigstens 
die  Möglichkeit  eines  normalen  Verdienstes  lässt.  Infolge 
dessen  ist  unter  einer  Reihe  deutscher  .Starkstrom- 
Apparate  • Fabrikanten  eine  Konvention  zu  Stunde  ge- 
kommen, welche  Minimalpreise  festgelegt  hat.  In  der 
Schwachstrombranche  haben  sich  die  gleichen  Ucbel- 
stände  geltend  gemacht,  und  auch  hier  wäre  das  Zu- 
standekommen ähnlicher  Bestrebungen  mit  Freude  zu 
begrüssen. 

Der  ausländische  Markthat  wesentliche  Schwankungen 
nicht  gezeigt,  wenn  sich  auch  in  verschiedenen  Ländern, 
so  besonders  in  Oesterreich -Ungarn,  das  Bestreben  be- 
merkbar macht,  die  deutschen  Erzeugnisse  durch  Zoll- 
schranken immer  mehr  auszuschliessen. 

Der  im  Laufe  des  Berichtsjahres  mit  dem  Sitze 
in  Berlin  gegründete  Verein  zur  Wahrung  gemeinsamer 
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Wirtschaftsintercssen  der  deutschen  Elektrotechnik  hat 
es  sich  zur  besonderen  Aufgabe  gestellt,  derartige  Er- 
scheinungen zu  verfolgen  und  die  Massregeln  vor- 
zubereilen,  welche  *ur  Wahrung  der  deutschen  Interessen 
dienen  können. 

Als  ein  erfreulicher  Fortschritt  ist  es  zu  begriissen, 
dass  bei  dem  neuen  Zolltarif  die  elektrotechnische 
Branche  in  ihren  einzelnen  Zweigen  nach  Klassen  ein- 
geteilt wird  und  somit  eine  sachgemässe  Behandlung 
der  früher  grösstenteils  einheitlich  behandelten  Er- 
zeugnisse herbeigeführt  wird.« 


Industrielle  T&tlgkelt  ln  Spanien.  Es  scheint, 
als  ob  das  infolge  der  Abtrennung  der  Kolonieeo  in 
Spanien  frei  gewordene  und  jetzt  nach  Beschäftigung 
suchende  Kapital  einen  befruchtenden  Einfluss  auf  die 
Industrie  dieses  lindes  ausgeübt,  und  die  schon  so 
lange  brach  liegenden  Kräfte  zu  frischer  Tätigkeit  an- 
gespornt hätte.  Viele  industrielle  Werke  sind  neu 
erstanden,  und  nach  den  uns  vorliegenden  Berichten 
hat  sich  auch  die  deutsche  Industrie  an  den  Lieferungen 
mit  gutem  Erfolge  beteiligen  können. 

Vorstehendes  Bild  stellt  den  Transport  des  Rumpfes 


Fig.  129.  Transport  einer  I50|rferdigen  Compound-Locoinobile  von  R.  Wolf,  Magdeburg- Buckau  in  Sevilla. 


einer  iSopferdigen  Compound  Lokomobile  der  Firma 
R.  Wolf,  Magdeburg-Buckau  zur  Betriebsstätte  in 
Sevilla  dar;  die  Maschine  ist  für  ein  Elektrizitätswerk 
bestimmt,  in  welchen  Betrieben  die  Wolfschen 
Lokomobilen  infolge  ihrer  Zuverlässigkeit  und  ihres 
ruhigen  Ganges  bekanntlich  eine  grosse  Verbreitung 
erlangt  haben. 

Technische  Werke  Zehdenlck  Arthur 
Heinemann,  Zehdenlck.  Inhaber  des  neuen 
Unternehmens  ist  der  Chemiker  Herr  Arthur  Heine- 
mann  zu  Charlottcnburg,  Uhlandstr.  30,  welcher  die 
gesamte  Fabrikanlage  nebst  Grundstück  und  Wasser- 
kraft der  in  Liquidation  befindlichen  v Watt- Akkumu- 
latoren- Werke  Aktiengesellschafts  erworben  hau 

Berlin.  Minerva,  Akkumulatorenfabrik, 
G.  m.  b.  H.  Die  Firma  ist  erloschen. 

Hermann  Schwartz,  Elektrognlvaoische  Kunst- 
anstalt, G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Die  Gesellschaft  ist  durch 
Beschluss  vom  21.  Juli  1903  aufgelöst.  Liquidator  ist 
der  Dr.  phil.  Julius  Juttke  in  Berlin. 

Ambrolnwerke,  0.  m.  b.  H.,  Berlin-Pankow. 

Die  Ambroinwerke  teilen  mit,  dass  es  ihnen  in  neuerer 
Zeit  gelungen  ist,  ihre  funkensicheren  Qualitäten  F.  W. 
und  S.  K.  W.  in  Plattenform  mit  einem  gut  isolierenden 


Kern  herzustellen,  so  dass  diese  Tlatten  für  Betriebs- 
spannungen von  500  Volt  eine  sichere  Isolation  be- 
sitzen. Für  diese  neuen  Qualitäten  liegen  bereits  be- 
deutende Aufträge  von  einer  grossen  Firma  des  Aus- 
landes vor,  welche  auf  Grund  eingehender  Versuche  im 
Betriebe  erteilt  worden  sind. 

Die  Thüringer  Akkumulatoren-  and  Elek- 
trizitätswerke ln  Liquid,  zu  Görilzmtthl-Saalfeld 
a.  d.  Saale  haben  ihr  ganzes  Aktienkapital  verloren. 
Die  Unterbilanz  dieses  in  Liquidation  befindlichen 
Unternehmens  hat  sich  von  959400  M.  auf  999966  M. 
erhöht  bei  einem  Aktienkapital  von  l Million  Mark. 

Kölner  Akkumulatoren- Werke,  Gottfried 
Hagen,  Kalk  bei  Köln.  Die  Akkumulatoren- 
Werke  W.  II.  llary,  St.  Petersburg,  die  vor  ca. 
3 Jahren  die  Herstellung  der  Akkumulatoren,  System  Gott- 
fried Hagen,  für  Russland  übernahmen  und  sich  mit  diesen 
in  kurzer  Zeit  auf  das  Beste  einführten,  so  dass  sie  bereits 
filr  eine  Reihe  grosser  Anlagen  und  Centralen  die  Liefe- 
rungen erhielten,  haben  sich  mit  den  Russischen  Tudor- 
werken  fusioniert,  und  Herr  Bary  ist  Direktor- Disponent 
der  Gesellschaft  geworden.  Die  Kölner  Akkumulatoren- 
Werke  haben  sich  gegen  Zahlung  einer  entsprechenden 
Abfindung  verpflichtet,  mindestens  5 Jahre  hindurch 
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keine  stationären  Akkumulatoren  nach  Russland  zu 
liefern  oder  diesbexflgliche  Licenzen  xu  erteilen.  Nach 
Finnland  liefern  die  Kölner  Akkumulatoren-Werke  nach 
wie  vor  direkt. 

Das  Technikum  Mitwelda,  ein  unter  Staatsauf- 
sicht stehendes,  höheres  technisches  Institut  xur  Aus- 
bildung von  Elektro-  und  Maschinen  - Ingenieuren, 
Technikern  und  Werkmeistern,  zählte  im  verflossenen 
36.  Schuljahre  3610  Besucher.  Der  Unterricht  in  der 
Elektrotechnik  ist  in  den  leisten  Jahren  erheblich  er- 
weitert und  wird  durch  die  reichhaltigen  Sammlungen, 
Laboratorien,  Werkstätten  und  Moschinenanlagen 
(Maschinenbau-Laboratorium)  etc.  sehr  wirksam  unter- 


stützt. Das  Wintersemester  beginnt  am  13.  Oktober, 
und  es  finden  die  Aufnahmen  für  den  am  22.  September 
beginnenden  unentgeltlichen  Vorunterricht  von  Anfang 
September  an  wochentäglich  statt.  Ausführliches 
Programm  mit  Bericht  wird  kostenlos  vom  Sekretariat 
des  Technikum  Mittweida  (Königreich  Sachsen)  abge- 
geben. In  den  mit  der  Anstalt  verbundenen  ca.  3000  qm 
Grundfläche  umfassenden  Lehr-Fnbrikwerkstätten  finden 
Volontäre  zur  praktischen  Ausbildung  Aufnahme.  Das 
Technikum  erhielt  anlässlich  der  Sichs.-Thür.  Aus- 
stellung zu  Leipzig  die  höchste  Auszeichnung,  die  Königl. 
Sachs.  Staatsmedaille,  »für  hervorragende  Leistungen 
im  technischen  Unterrichiswesen«. 


BRIEFKASTEN. 


Cnter  dem  Titel  „Zur  Kritik  technischer  Ver- 
öfTentllehungen"  erhalten  wir  nachstehende  Aus- 
führungen von  Herrn  Dr.  Winteler- Dnrmstadt. 

Die  ungerechtfertigt  absprechende  Kritik  meines 
Buches  »Die  Aluminiumindustrie«  in  No.  30  der  »Zeit- 
schrift für  Elektrochemie«  veranlasst  mich  zu  einigen 
Bemerkungen.  Man  sollte  erstens  voraussetzen  können, 
dass  der  Autor  eines  Aufsatzes,  der  es  unternimmt,  einem 
anderen  Autor  Flüchtigkeit  vorxuwerfen,  sich  mit  dem 
Inhalt  der  Arbeit,  die  er  bespricht,  vertraut  gemacht  hat. 
Im  vorliegenden  Fall  trifft  diese  Anschauung  leider  nicht 
xu,  wie  ich  gleich  zeigen  werde.  Dann  darf  im  allgemeinen 
vorausgesetzt  werden,  dass  der  Kritiker  selbst  eine  grössere 
Erfahrung  besitzt,  wie  der  Kritisierte.  Auch  diese  Voraus- 
setzung trifft  hier  nicht  zu,  denn  Professor  Haber  hat 
selbst  noch  keinen  Aluminiumofen  im  Grossbetriebs- 
massstab gesehen.  Die  Versuche,  welche  er  selbst  aus- 
geführt  hat,  beschränken  sich  auf  einige  hundert  Amp&re 
und  jeweils  wenige  Stunden. 

In  Ermangelung  eigener  Erfahrung  glaubt  aber 
Haber  in  der  »Zeitschrift  für  Elektrochemie«,  um  so 
grösseres  Gewicht  seinen  amerikanischen  Reiteerinne- 
rangen  beilegen  zu  dürfen,  obwohl  er  auch  dort  kaum 
einen  Aluminiumofen  gesehen  hat. 

Der  Wert  derartiger  Grundlagen  erscheint  mir  übrigen 
recht  problematisch,  wie  folgendes  recht  lehrreiche 
Histörchen  zeigt. 

Ein  Herr  wünscht  sich  mit  den  Einrichtungen  eines 
elektrochemischen  Werkes  vertraut  zu  machen  und  stellt 
sich  in  der  Fabrik  vor.  Klipp  und  klar  wird  gesagt, 
dass  über  den  Betrieb  keinerlei  Angaben  gemacht  werden 
(Carbidfabrlkation),  dass  man  dagegen  gern  bereit  sei, 
die  maschinelle  Einrichtung  des  Elektrizitätswerkes 
zu  zeigen.  Der  Besuchende  nimmt  trotzdem  den 
Führer  im  Gespräch  in  ein  Kreuzverhör,  und 
dieser,  um  nicht  unhöflich  zu  erscheinen,  beantwortet  die 
Fragen  prompt.  Nach  Verlauf  einer  halben  Stande  hat 
■ich  der  Herr  Professor  zum  Ueberfluss  auch  noch  an  den 
im  Maschinensaal  aufgestellten  Mess  - Instrumenten  zu 
seiner  Zufriedenheit  orientiert  und  dem  Führer  vor- 
gerechnet, wie  die  Verhältnisse  in  der  Fabrik  ungefähr 
»ein  mögen,  und  verabschiedet  sich  mit  den  Worten: 
»Sehen  Sie,  ich  habe  doch  mehr  erfahren,  wie  Sie  mir 
sagen  wollten.«  Im  Hinblick  auf  die  Geheim- 
haltung der  Fabrikeinricbtung  hatte  dieser 
Führer  allerdings  seiner  Phantasie  keinen 
Zwang  angethan,  was  ich  deshalb  ziemlich  genau 


weiss,  weil  der  Besucher  Professor  Haber  war  und  der 
Führer  — meine  Wenigkeit,  allerdings  bis  zum  letzten 
Moment  unerkannt. 

Nun  sur  Sache.  Zu  Habers  Gunsten  will  ich  an- 
nehmen,  dass  die  in  seinem  amerikanischen  Reisebericht 
niedergelegten  Daten  nicht  uuter  ähnlichen  Umständen 
erhalten  wurden,  denn  sonst  würden  sie  wohl  revisions- 
bedürftig sein. 

Professor  H a b e r macht  mir  den  Vorwurf,  die  frühere 
I.itteratur  nicht  sorgsam  genug  zu  behandeln,  übersieht 
aber,  dass  er  selbst  nicht  genügend  orientiert  ist;  sonst 
könnte  er  nicht  zur  Behauptung  kommen,  Ch.  M.  Hall 
sei  der  Erfinder  des  heute  allgemein  verwendeten 
Elektrolyten. 

Ich  entnehme  meinem  Buche  folgendes: 

Die  heutige  Herstellung  des  Aluminiums  beruht  auf 
der  Elektrolyse  einer  I.Ötung  von  Thonerde  in  Kryolith, 
welche  letztere  durch  den  elektrischen  Strom  im  Schmelz- 
flüsse erhalten  wird.  Zur  Erreichung  einer  möglichst 
tiefen  Temperatur  und  zur  Verminderung  des  spez.  Ge- 
wichts des  Schmelzflusses  kann  dieser  Lötung  Kochsalz 
zugegeben  werden. 

Wö hier,  der  1827  zuerst  Aluminium  darstcllte, 
reduzierte  Aluminiumchlorid  unter  Verwendung  von 
Kalium.  Deville  arbeitete  in  den  fünfziger  Jahren 
vorerst  auf  ähnliche  Weise,  nahm  aber  an  Stelle  von 
Kalium  Natrium,  welches  billiger  zu  erhalten  war. 

Kryolith  diente  dem  Engländer  Dr.  Percy*)  erst- 
mals als  Ausgangsmaterial  zur  Aluminiumdarstellung.  Er 
reduzierte  das  Metall  daraus  wie  Deville.  Rose’)  ver- 
wendete dagegen  noch  im  selben  Jahr  zu  diesem  Zwecke 
den  elektrischen  Strom  und  mengte  dem  Kryolith  Koch- 
salz bei: 

(Im  Jahre  1862  wird  im  englischen  Patent  264 
empfohlen,  reine  Tbonerde  mit  einem  starken  elektrischen 
Strom  unter  Verwendung  von  Kohlenstoff  als  Reduktions- 
mittel zu  zersetzen.)  Th.  Bell»)  Ömpflehlt  1862,  die 
Elektrolyse  von  Alumlniumchloriit  oder  Kryo- 
lith unter  Anwendung  einer  kflnstllehen 
Anodenkohle,  weleher  Thonerde  vor  Ihrer 
Fabrikation  zugesetzt  wird. 

De  facto  haben  wir  mit  letzterem  Vorschlag  zum 
ersten  Mal  die  Elektrolyse  von  Thonerde  in 


1)  Bull,  de  l’inst.  royale.  London  1855. 
*)  Poggcnd.  Annal.  1855. 

*)  London  Journal  of  arts. 
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einer  Lötung  von  Kryolith.  Ob  die  Thonerdc 
in  die  Schmelze  verrührt  wird  oder  ob  sie  aus  der  sich 
abnutzenden  Anodenkohle  in  den  Kryolith  kommt,  ist 
prinzipiell  ohne  Bedeutung. 

Vergeblich  bemüht  man  sich  daher,  in  dem  von 
Charles  M.  Ilall  am  9.  Juli  1886  angemeldeten  U.  8t. 
A.  Patent  400766  vom  2.  April  1889  eine  neue  Er- 
findung su  entdecken, welche  in  folgendem  Patentanspruch 
liegen  soll:  »The  invention  relates  to  the  reduction  of 
aluminium  from  its  oxide  by  dissolving  such  oxide  in  a 
bath  containing  a fuscd  fluoride  salt  of  aluminium  and 
then  reducing  the  aluminium  by  passmg  an  clectrical 
current  through  the  bath.« 

Viel  erörtert  ist  auch  die  Frage  worden,  welche 
Spannungen  notwendig  seien,  um  den  heute  verwendeten 
Elektrolyten  su  zerlegen.  Prof.  Haber  wirft  mir  auch 
hier  vor,  die  Verhältnisse  nicht  zu  kennen,  und  beruft  sich 
auf  die  Messungen  von  Prof.  Chandler  in  Niagara  Falls. 
Die  bekannten  Angaben  über  die  Badspannung  liegen 
etwa  in  den  Intervallen  von  4 — 10  Volt.  Der  Unter- 
schied ist  recht  bedeutend.  Prüft  man  aber  diese  An- 
gaben nach,  so  muss  gesagt  werden,  dass  alle  bei  Ver- 
wendung ein  und  desselben  Elektrolyten  richtig  sein 
können;  es  fragt  sich  nur,  wie  die  Messung  vorgenommen 
wurde.  Misst  min  das  Potentialgefälle  zwischen  dem 
Punkt,  wo  die  Elektrode  cintaucht,  und  dem  eisernen 
Kathodentiegcl,  so  wird  man  etwa  5 Volt  finden  *).  Zu 
technischen  Berechnungen  wird  man  jedoch  die  Bad- 
spannung  erhalten,  indem  man  die  Maschinenspannung 
durch  die  Anzahl  Bäder  dividiert.  Man  bekommt  so 
8 — 9 Volt,  wie  ich  ebenfalls  angegeben  habe.  Das 
Plus  an  Energieverbrauch  liegt  in  den  Uebcrgsngswider- 
siänden  der  Zuleitungsschienen  — der  Kontakte  zwischen 
Metall  nnd  Kohle  — und  nicht  zum  wenigsten  in  den 
Anodenkohlen  selbst.  Die  aufsuwendenden  Spannungen 
können  ausserdem  um  etwa  2 Volt  pro  Bad  schwanken, 
je  nach  der  Länge  der  Anoden,  nach  der  Strombehistung, 
der  Zusammensetzung  des  Elektrolyten  und  der  Güte 
der  Kontakte.  Alle  genannten  Faktoren  sind  im  Laufe 
der  Elektrolyse  veränderlich.  Die  Grosse  der  Bäder  ist 
auf  die  Spannung  ohne  Einfluss,  wie  cs  Haber  ver- 
mutet. Die  Tiefe  der  Bäder  ist  gegeben  (S.  78  meines 
Buches)  und  so  können  die  Bäder  nur  in  der  Längs- 
oder Breitenrichtung  verändert  werden,  wenn  die  Strom- 
stärke sich  ändert.  Die  Breite  erreicht  ihre  Grenze  durch 
die  Notwendigkeit,  die  Elektroden  genügend  überwachen 
zu  können,  die  Länge  Ist  unbegrenzt  Thatsächlich 
arbeiten  die  verschiedenen  Fabriken  nicht  mit  ein  und 
derselben  Stromstärke,  aber  mit  derselben  Spannung. 

Wenn  Prof.  Chandler  an  den  Retriebsöfen  der 
Pillsburg  Reduction  Co.  Messungen  vorgenommen  bat, 
welche  die  untere  Grenze  von  etwa  5 Volt  erreichen, 
to  hätte  Haber  vor  ihrer  Verwendung  zur  Kritik  erst 
fragen  müssen,  wie  dieselben  ausgeführt  wurden. 

Zeitgemäss  ist  durch  Haber  auch  die  Erörterung 
geworden,  ob  durch  Kühlung  des  eisernen  Kathoden- 
bodeos  und  des  direkt  oder  indirekt  darauf  befindlichen 
Aluminiums  eine  Vergrößerung  der  notwendigen  Bad- 
spannung die  Folge  ist.  Die  Frage  ist  nach  den  Ver- 
suchen, die  der  Verfasser  ausgeführt  hat,  zu  verneinen 
und  lässt  sich  leicht  erklären.  Denn: 

Ausser  der  theoretischen  Zerselzungsspnnnung  ist 
bei  der  Elektrolyse  eine  gewisse  Ueberspnnnnng  von  etwa 
2,8  Volt  nötig.  Letztere  mit  der  verwendeten  Anzahl 
Ampere  multipliziert  und  in  Kalorien  umgercchnet,  sollte 
gleich  sein  den  Aussirahlungsverlusten  des  Bades. 

Da  bei  dem  hier  vorliegenden  Elektrolyten  der 
Elcktrodenabstand  und  die  .Stromdächte  durch  technische 
Rücksichten  gegeben  sind,  *0  ergiebt  sich  ein  Plus  von 
Kalotieen,  welche  aus  dem  Bade  entfernt  werden  müssen, 
um  die  Temperatur  nicht  zu  hoch  steigen  zu  lassen. 

4)  Winteler,  Aluminiuminduslric.  S.  76. 


Die  Abfuhr  des  Wärmeüberschtuses  kann  nur  nach 
oben  oder  unten  geschehen,  denn  die  seitlichen  Wände 
sind  mit  schlecht  leitender  erstarrter  Schmelze  bedeckt. 
Geschieht  sie  nach  oben,  so  leiden  die  Anoden,  geschieht 
sie  aber  nach  unten,  so  erreicht  man  im  Gegenteil  Vor- 
teile. Dieselben  bestehen  in  folgendem: 

1.  Ueberbitztes  Aluminium  nimmt  aus  dem  Tiegel 
leicht  Eisen  auf.  Bei  Kühlung  des  Bodens  erhalten  wir 
also  eisenfreieres  Produkt  wie  ohne  Kühlung; 

2.  Wir  schonen  die  Anoden  vor  Verbrennung  und 
haben  trotzdem  keine  höhere  Spannung  nötig,  wie  ohne 
Kühlung,  da  die  überschüssige  Wärme  sonst  nach  oben 
entweichen  würde. 

3.  Die  Ausbeute  wird  um  so  grösser,  je  tiefer  die 
Temperatur  des  Elektrolyten  ist. 

Eine  Erklärung  für  diese  letxtere  Thstsache  wird 
wohl  durch  folgende  Ueberlegung  gegeben.  Es  bilden 
sich  je  nach  der  Temperatur  in  einem  Aiumioiumbad 
Gleichgewichtszustände  zwischen  Aluminium  und  Natrium. 
Steigt  die  Temperatur  zu  hoch,  so  erfüllt  sich  das  Bad 
mit  Natriumdämpfcn ; diese  werden  anodisch  oxydiert 
und  erzeugen  unter  Verminderung  der  Ausbeute  nur 
wieder  schädliche  Wärme. 

Hätte  Haber  sich  die  Mühe  genommen,  mein  Bach 
sorgfältiger  zu  lesen,  so  würde  er  gefunden  haben,  dass 
die  Notwendigkeit  der  Kühlung  dort  mehrmals  Begründung 
findet  (siehe  S.  69,  71,  72,  74)  und  er  hätte  mir  nicht 
den  Vorwurf  gemacht,  dies  nicht  gethan  zu  haben  und 
dass  die  Kühlung  ausserdem  ein  Nachteil  sei. 

Ebenso  unverständlich  ist  Haber 's  Angabe,  dass 
ich  Seite  68  Dinge  über  die  Versuche  Halicr'i  angebe, 
die  er  völlig  anders  d.irgestellt  habe. 

Seite  68  heisst  cs:  »Haber  hat  neuerdings  zu  Ver- 
suchen im  Laboratoriumsmassslab{Zcitschr.f.  Elcktrochem. 
1902.  S.  t)  Kohlentiegel  benntzt.  Dieselben  bestanden 
aus  ausgehöhlten  Kohleblöcken.  Wurden  sie  vor  dem 
Gebrauch  vollständig  getrocknet,  so  sollen  sie  während 
der  Elektrolyse  gut  gehalten  haben,  trocknete  er  sie 
vorher  nicht,  so  trat  eine  sprengende  Wirkung  ein. 
Nach  II  aber  wäre  diese  also  einem  Feuchtigkeitsgehalt 
der  Kohle  und  demnach  der  Entwickelung  von  Wasser- 
dämpfen zuzaschreiben.« 

Haber  schreibt  in  dem  angezogenen  Aufsatz: 

»Wir  haben  eine  solche  Störung  beobachtet  (Bildung 
von  Kissen  1m  Kohleiiegel),  als  wir  einen  Tiegel  be- 
nutzten. ohne  ihn  vorher  über  der  Gasflamme  gründlich 
zu  trocknen.  Er  riss  wegen  seines  Gehaltes  an  Feuchtig- 
keit bei  der  Elektrolyse  klaffend  auseinander.  Mit 
getrockneten  Kohleblöckcn  kommt  ähnliche*  äusserst 
■eilen  vor.« 

Letzteres  ist  die  wortgetreue  Wiedergabe  aus 
Habcr's  Aufsatz,  und  da  behauptet  dieser  Autor  noch, 
ich  hätte  seine  Angaben  anders  wiedergegeben!  ! Haber 
scheint  seine  eigenen  Angaben  nicht  mehr  zu  kennen' 

Haber  greift  weiterhin  meine  Kostcnaufstellnng  für 
die  Herstellung  von  Aluminium  an.  Ich  möchte  Haber 
hiermit  ersuchen,  aus  seinen  Erfahrungen  eine  solche 
susammenzustellen,  welche  rationeller  ist.  Vielleicht  er- 
hält er  sie  auch  von  seinen  amerikanischen  Freunden. 
Er  wird  manchem  damit  ein  grosses  Vergnügen  bereiten, 
ausserdem  erwirbt  er  sich  den  Dank  in  national- 
ökonomischem  Interesse. 

Dass  Kryolith  und  Fluoraluminium  im  Bade  ver- 
dampft, findet  sich  Seite  74  und  49  meines  Huches  an 
gegeben,  und  es  ist  unverständlich,  wie  Haber  to 
«einer  Kritik  schreiben  kann:  »Auf  der  anderen  Seite 
ist  zu  verwundern,  dass  der  Vcrf.  die  VerdampfverluMe 
des  Bades  nirgends  erwähnt,  obwohl  ein  einfacher  Er- 
hitzungsversuch mit  den  Bestandteilen  lehrt,  dass  eine 
ausgiebige  Ursache  des  Fluorverlustes  vorlicgt.* 

Zum  Schluss  resümiere  ich:  Eine  Kritik  sollte  sich 
der  ängstlichsten  Sorgfalt  in  den  Angaben  befleissigen, 
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damit  nicht  Irrtiimer  sich  ausbreiien,  die  zeigen,  dass 
der  Kritiker  den  Gegenstand  selbst  nicht  beherrscht. 
Andererseits  anerkenne  ich  durchaus,  dass  Haber  das 
Zeug  an  sich  hat,  Kritik  vorzüglich  zu  üben,  und  hoffe, 
dass  er  einige  Schwächen  überwinden  wird. 

Zu  dem  Histörchen  des  Herrn  Dr.  Winteler  habe 
ich  folgendes  zu  bemerken: 

Es  ist  richtig,  dass  ich  vor  einigen  Jahren 
unter  Führung  von  Herrn  Dr.  Winteler,  der  seinen 
Namen  nicht  nannte,  die  Kraftzentrale  und  Wasserwerke 
des  Carbidwerks  bei  Thusis  (Schweiz)  besucht  habe. 
Ich  befand  mich  auf  einer  Ferienreise  und  hegte  ledig- 
lich ein  akademisches  Interesse.  Es  ist  weiter  richtig, 
dass  mir  Herr  Dr.  Winteler  dabei  — und  zwar  sehr 
bereitwillig  — aus  verschiedenen  Gebieten  der  tech- 
nischen Elektrochemie  Angaben  machte,  welche  sich  bei 
nachfolgender  Erkundigung  als  unglaubwürdig  erwiesen. 
Geheimnisse  einer  Fabrik,  deren  Existenz  mir  aus  dem 
Bädeker  allein  bekannt  war,  aus  einem  Führer  heraus* 
zufragen,  den  ich  nicht  kannte,  konnte  mir  naturgemäss 
überhaupt  nicht  beifallen. 

Die  Angabe  über  den  Schluss  unsrer  Unterredung 
kann  ich  nicht  bestätigen.  Herr  Dr.  Winteler  hat 
vor  einigen  Jahren  in  der  Zeitschrift  für  Elektrochemie 
einige  alte  Resultate  von  Lenz  in  einer  Form  miigeteilt, 
die  sie  als  eigene  Beobachtung  erscheinen  und  als  solche 
in  das  Chemische  Centralblatt  übergehen  Hessen.  Dies 
habe  ich  seinerzeit  als  ein  Versehen  aufgefasst  und  als 


solches  gelegentlich  in  derselben  Zeitschrift  berichtigt. 
Unser  Abschied  bestand  darin,  dass  ich  auf  die  Namens- 
nennung meines  Führers  drang.  Darauf  nannte  Herr 
Dr.  Winteler  mir  seinen  Namen  mit  dem  llinzufügen, 
dass  er  mir  denselben  um  jenes  Vorkommnisses  Willen 
gerne  verschwiegen  hätte. 

Die  Mitteilungen  des  Herrn  Dr.  Winteler  habe 
ich  niemals  benutzt.  Die  amerikanischen  Angaben,  die 
ich  über  Aluminiumbereitung  mitgeteilt  habe,  entnahm 
ich  den  beschworenen  Zeugenaussagen,  die  im  Prozesse 
der  Pittsburg  Reduction  Company  gegen  die  Electric 
Smelting  and  Aluminum  Company  in  Öffentlicher  Ge- 
richtsverhandlung von  den  Angestellten  der  erstgenannten 
Firma  abgegeben  wurden  und  mir  im  Abdruck  zu- 
gänglich waren.  Amerikanische  Autoren,  die  ich  an- 
gezogen habe,  geben  in  den  Hauptpunkten  dasselbe  an, 
was  ich  publiziert  habe. 

Auf  den  sachlichen  Inhalt  der  Winteler'schen 
Ausführungen  cinzugehen,  habe  ich  keinen  Anlass.  Wer  es 
der  Muhe  wert  hält,  in  der  Zeitschrift  für  Elektrochemie 
nachzuschlagen,  wird  sich  leicht  davon  Überzeugen,  dass 
Herr  Winteler,  da  wo  er  mich  wörtlich  zitiert,  eine 
andere  Stelle  bringt,  als  die,  um  welche  es  sich  handelt, 
und  dass  er  nichts  Neues  oder  Wesentliches  sagt,  wo 
er  mich  zu  widerlegen  glaubt.  Da  aber  Herr  Win  teler 
in  seinem  Histörchen  ausdrücklich  betont,  dass  er  mir 
nicht  die  Wahrheit  gesagt  hat  und  sich  dessen  rühmt, 
so  habe  ich  hinsuxufügen,  dass  ich  fürderhin  jede  Art 
Diskussion  mit  ihm  ablebnc.  j.  Haber. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 
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Patent-Anmeldungen. 

Kl.  12  h.  C.  II  544-  Vorrichtung  zur  Elektrolyse  mit 
einer  zwischen  Kathoden-  und  Anodenzelle  ein- 
geschalteten Mittelzclle.  Hermann  Culnod  und 
Charles  Fournier  gen.  Mongin,  Genf. 

Kl.  21  b.  D.  12  720.  Sammlerelektrode,  deren  Masse- 
träger aus  einer  mit  Vorsprüngen  versehenen,  durch- 
brochenen Meiallplattc  besteht,  Henry  Danzer,  Paris. 

Kl.  2lb.  C.  9795.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Akku- 
mulatorplatten  aus  Bleioxydmasse.  Dr.  llippolite 
Cclestre  und  Chevalier  Franzcsco  Gondrand, 
Mailand. 

Kl.  21  d.  A.  9699*  Einrichtung  zur  Verhinderung  der 
Ueberladung  von  Sammlerbatterien.  Adolf  Acker- 
mann, Frankfurt  a.  M. 

Kl.  21  b.  R.  17070.  Verfahren  zur  Herstellung  negativer 
Polelektroden  für  Primär-  und  Sekundärelcmenie  unter 
Verwendung  loser  Mctallstückc.  W.  Heinrich  Roth, 
Solingen  II. 

Kl.  21  b.  E.  7 950.  Polelektrode  für  Akkumulatoren  mit 
der  aktiven  Masse  beigemischtem  Graphit.  Thomas 
Alva  Edison,  Llewellyn  Purk,  V.  St.  A. 

Kl.  2!  g.  R.  18  099.  Verfahren  zur  Herstellung  von  licht- 
empfindlichen Zellen.  Ernst  Ruhm  er,  Berliu. 

Kl.  48  a.  E.  7 863.  Zirkulationsvorrichtung  für  hinter- 
einandergeschaltete elektrolytische  Bäder  zur  Her- 
stellung galvanischer  Niederschläge.  Paul  Ernst 
Presch lin,  Schladern  a.  d.  Sieg.  1 1.  9.  1901.  Für 
diese  Anmeldung  ist  hei  der  Prüfung  gemäss  dem 


Ucbereinkommen  mit  Oesterreich-Ungarn  vom  6.  12.  91 
die  Priorität  auf  Grund  der  Anmeldung  in  Oesterreich 
vom  2.  6.  1900  anerkannt. 

Kl.  21  b.  E.  7652.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
aus  Eisen  bezw.  Eisensauerstoffverbindungen  bestehen- 
den Elektroden  für  elektrische  Sammler,  Zus.  z.  Anm. 
E.  7951.  Thomas  Alva  Edison,  Llewellyn  Park, 
New  Jersey,  V.  St.  A. 

Kl.  21  e.  II.  28919.  Elektrolytischer  Elektrizitäts- 
zähler. Jose  Bnttle  y Hernandes,  Eduardo  Mier 
y Miura,  Luis  de  la  Peüa  y Brana  u.  Jose  Benito 
Ortega,  Madrid. 

Kl.  21  g.  E.  8872.  Elektrolytischer  Unterbrecher. 

Elektrotechnisches  Laboratorium  Ascbaffenburg, Spezial- 
fabrik von  Röntgen-Apparaten.  Friedrich  Dessauer, 
AschafTenburg. 

Kl.  2lh.  L.  16221.  Verfahren  zur  Zuführung  von 
Schmclzgut  in  elektrischen  Strahlungsöfen.  Troll- 
hättnnsElektriskaKraftaktiebolag,  Stockholm. 

Kl.  40  a.  H.  28162.  Amalgamiervorrichtung,  bei 

welcher  der  goldführende  Schlamm  in  oflenen  Trögen 
excentrisch  gelagerte  und  mit  Längsrippen  oder 
Schaufeln  versehene  amalgamicrte  Kupfcrtrommeln 
treibt  und  durch  an  dem  Boden  der  einzelnen  Tröge 
ungeordnete  Quecksilbermasse  amalgnmiert  wird.  John 
J.  Hill,  Denver,  V.  St.  A. 

Kl.  12h.  E.  8728.  Elektrolytischer  Apparat.  Francis 
Edward  Elmore,  London. 
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Kl.  21  b.  H.  29952.  Taschenbatteric,  deren  Elemente 
aus  zwei  einzelnen,  gleichzeitig  ab  Elektrodenträgcr 
dienenden  Behälterteilcn  zusammengesetzt  sind.  Willi. 
Heym,  Berlin. 

Kl.  85  a.  K.  23449.  Verfahren  zum  Reinigen  und 
Sterilisieren  von  Wasser  und  anderen  Flüssigkeiten 
unter  Verwendung  von  elektrischem  Strom  und 
atmosphärischer  Luft.  Hermann  Koschmieder, 
Charlottenburg. 

Erteilungen. 

Kl.  2t  b.  143629.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
gleichzeitig  als  Plante-  und  Faure- Elektroden  ver- 
wendbaren Sammlerelektrodcn  mit  die  wirksame  Masse 
bedeckenden  durchlässigen  Metallhüllen.  Dr.  Hippolyte 
Ce  lest  re  und  Chevalier  Francesco  Gondrand, 
Mailand. 

Kl.  21b.  143694.  Elektrode  für  elektrische  Sammler. 
Chaimsonowitz  Prosper  Elieson  und  Wladimir 
de  Bobinsky,  Paris. 

Kl.  2ic.  143695.  Verfahren  zur  Verhinderung  des 
Verbrennens  der  metallischen  Anschlussstücke  von 
geschlossencnSchmclzsichcrungen.  S iem  ens&llalskc 

Akt-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21c.  143697.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Widerstandselementen  aus  Drahtspiralen,  Voigt  & 
Haeffner  Akt.-Ges.,  Frankfurt  a.  M.-Bockenheim. 

Kl.  21  f.  >43  559-  Verfahren  zur  Vermeidung  der  Russ- 
abscheidung  beim  Präparieren  der  Kohlefäden  für 
Glühlampen.  Siemens  & Halske  Akt.-Ges.,  Berlin. 

KI.  2 1 f.  143560.  Verfahren  zur  Vermeidung  der  Kuss- 
abscheidung  beim  Präparieren  der  Kohlefäden  für 
Glühlampen.  Siemens  & Halske  Akt.-Ges.,  Berlin, 
Zus.  x.  Pat.  143  559- 

Kl.  48a.  143  575.  Verfahren  zur  Verhütung  des  Aus- 

blühens  und  Röstens  von  galvanisch  plattierten  Gegen 
ständen.  Christian  Weber,  Berlin. 

Kl.  48  a.  143  576.  Verfahren  zur  Herstellung  innen 
vernickelter  Metallgefässe.  C.  Steinweg,  Lüden- 
scheid. 

Kl.  I2i.  144  109.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Chloraien.  The  National  Electrolytic 
Company,  Niagara- Falls,  V.  St.  A. 

KI.  21  b.  144209.  Verfahren  zur  Erhöhung  der  Leit- 
fähigkeit der  wirksamen  Masse  von  Sammlerelektroden 
bezw.  der  depolarisierendcn  Masse  von  Primär- 
dementen.  R.  r.  Grätzel,  Hannover. 

Kl.  40a.  144  282.  Verfahren  der  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Metallen,  insbesonders  Knpfer  und  Zink, 
aus  ihren  Erzen  mittels  unlöslicher  Anoden.  Dr. 
Stanislaw  Laszczynski,  Miedzianka  b.  Kielce. 
Kuss- Polen. 

Kl.  2lb.  144492.  Verfahren  zur  Herstellung  der  wirk- 
samen Masse  für  Blcisammlerdektroden.  The  Albion 
Battery  Company  Limited,  London. 

Kl.  21  f.  144617.  Verfahren  zur  Verbindung  von 
ElektrolytglUhkörpern  mit  den  metallenen  Zulcitungs- 
drahten.  Murshall  Wilfred  Hanks,  Pittsburgh. 

Kl.  40  ä.  144667.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  metallischem  Calcium.  Dr.  Wilhelm 
Bordier«  und  l.orenz  Stockem,  Aachen. 

Kl.  48a.  144548.  Vorrichtung  zum  Anlegen  der  Ab- 

standshalter zwischen  Anode  und  Kathode  bei  dem 
galvanischen  Plattieren  von  Blechen.  sColumbusc 
Elektrizitäts-Gesellschaft  m.  b.  H„  Ludwigshafen  a.  Rh. 

Kl.  48a.  144  549.  Verfahren  zur  Vorbereitung  von 

Mctallgegenständcn  für  die  galvanoplastische  Wieder- 
gabe in  heissen  Elektrolyten.  Dr.  G.  Langbein 
Sc  Co.,  Leipzig. 


Gebrauch  smuster. 

Kl.  21b.  200436.  Einrichtung  zum  Halten  der  Platten 
an  transportablen  Akkumulatoren,  welche  aus  Er- 
höhungen am  Deckel  des  Akkumulators  besteht,  die 
bis  auf  die  Akkumulatorplutten  reichen.  Oswald 
Klemm,  Leipzig. 

Kl.  21  b.  200437.  Schutzeinrichtung  gegen  Verspritzen 
von  Flüssigkeiten  an  transportablen  Akkumulatoren, 
welche  aus  einer  unter  der  Einfüllöffnung  angebrachten 
Schutzrinne  besteht.  Oswald  Klemm,  Leipzig. 

Kl.  I2d.  201  182.  Filtrierapparat  nach  Gebrauchs- 
muster 175  107  mit  den  Innenraum  nur  teilweise  aus- 
füllendcn  Filtrierelementen  und  mit  über  diesem 
mündendem,  mit  seitlichen  Oeffnungen  versehenem  Ein- 
laufsrohr. Heinrich  Lieberich,  Neustadt  a.  d.  Haardt. 

Kl.  21  b.  201  776.  Nachfüllbares  Trockenelement  mit 
hygroskopischem  Elektrolytträger  und  bis  auf  den 
Boden  reichenden  Füllrohren.  Siemens  & Halske 
Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  b.  201890.  Trockenelement  mit  Einfüllöffnung 
für  den  Elektrolyten  am  oberen  Boden.  Frau  Caroline 
Schmidt,  Berlin. 

Kl.  21  c.  201882.  Flüssigkeitswiderstand  mit  konischem, 
die  Elektroden  kurzschliessendem  Tauchkörper.  Elek- 
trizität« - Aktien  - Gea.  vorm.  W.  Lahmeyer  & Co., 
Frankfurt  a.  M. 

Kl.  21  f.  201854.  Schwachstrombatterie,  bei  welcher 
der  die  Glühlampe  des  Beleuchtungskörpers  dureb- 
fliessende  Strom  auf  zwei  oder  mehrere  Reihen  von 
hintereinandergeschalteten  Elementen  verteilt  wird. 
Heinrich  Meyer,  Charlottenburg. 

Kl.  2ih.  201  766.  Elektrischer  Schmelzofen  mit  ring- 
förmigem Widerstand,  welcher  in  einer  Rinne  auf 
Kosten  liegt  uod  von  einer  Koksfüllung  umschlossen 
wird.  Christian  Dies ler,  Koblenz. 

Kl.  21b.  202144.  Akkumulatorgehäuse  aus  Pappe. 

Holz  oder  dergleichen  mit  innerer  Isolierschicht.  Mas 
Günther,  Berlin. 

Kl.  21  b.  202158.  Trockentüllelement  mit  einem  bis 
nahe  an  den  Gefässboden  reichenden  Füllrohr  und 
einem  nnr  wenig  in  das  Gefäss  ragenden  Luft- 
entweichungsrohr,  beide  in  der  inneren  Kohle  gelagert 
und  mit  einem  nufsaugfähigen  Stoff  umgeben.  C.  A. 
Krüger,  Pankow  b.  Berlin. 

Kl.  2 1 b.  202593.  Luftdicht  sehliessender  Deckel  für 
Elemente,  Akkumulatoren,  Einumchegläser  und  dgl., 
welcher  mit  einer  Gummidichtung  versehen  ist  und 
mittels  eines  excentrisch  wirkenden  Hebelbügel- 
verschlusses auf  das  Gefäss  gepresst  wird.  Heinrich 
Dahmen,  Friesheim,  Rhld. 

Kl.  21b.  202637.  Kastenartig  gestaltete,  die  Füll- 

masse etnschliessende  Bleiplatte  für  Akkumulatoren. 
Georg  Kapp,  Kahla. 

Kl.  21  b.  203256.  Trockenelement  mit  aus  einem  Stück 
ohne  Naht  gezogenem  Zinkzylinder,  der  mit  einer 
Längsrinne  versehen  ist.  Frau  Luise  Kumme,  Berlin. 

Kl.  21b.  203319.  Mit  ErregerH üssigkeit  am  oberen 

Ende  füllbares  Trockenelement  oder  Trockenbatterie 
mit  Füllöffnung,  Luftaustrittsrohr  und  zw-ischen  den 
beiden  Elektroden  angeordneter  Asbestlage  zum  Auf- 
saugen resp.  Sammeln  der  später  erst  aufzufüllenden 
Erreger flüssigkeit.  Paul  Brandt,  Schöneberg b.  Berlin. 

Kl.  2il>.  203566.  Thermoelektrische  Säule,  bestehend 
aus  einem  von  einem  Mantel  umschlossenen  und  aus 
Metallplauen  oder  Ringen  der  thermoelektrischen 
Spannungsreibc  zusammengesetzten  Rippenrohr  mit 
die  I-otstellen  bildenden  Innen-  und  Aussenrippen. 
Anton  Krcidler,  Stuttgart. 

Kl.  2!b.  203672.  Eleklrodenplatte  für  elektrische 

Akkumulatoren,  welche  aus  zwei  Reihen  von  sich 
kreuzenden  Drähten  gebildet  ist.  Alexis  Cance,  Paris. 
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ÜBER  DIE  BESTANDTEILE  DER 
SILICIUMHALTIGEN  PRODUKTE  DER  ELEKTROMETALLURGIE. 

Von  M.  P.  Lebeau .*) 


Die  ersten  Resultate,  welche  ich  bei 
Gelegenheit  des  Studiums  der  Eisen-Silicium- 
verbindungen erhalten  habe,  waren  be- 
reits der  Gegenstand  einer  Mitteilung  auf 
dem  IV.  Internationalen  Kongress  für  an- 
gewandte Chemie  im  Jahre  1900.  Schmilzt 
man  ein  Gemisch  von  Kupfersilicid  und 
Eisensilicid,  so  gelingt  es,  das  Eisensilicid 
von  der  Formel  Si  Fe  in  reinem  krystalli- 
siertem  Zustande  zu  erhalten ; ändert  man 
die  Menge  der  Einzclbestandteile  des  ur- 
sprünglichen Gemisches:  Kupfer,  Silicium 
und  Eisen,  so  entsteht  das  Silicid  Si  Fe  in 
Form  einzelner  Krystalle,  wie  bereits  Hahn 
angegeben  und  später  Moissan  eingehend 
nachgewiesen  und  beschrieben  hat.  Derselbe 
Prozess  führt  auch  zur  Darstellung  eines 
neuen  Silicides,  des  Kobaltsilicides  Si  Co. 
— Endlich  fuhrt  das  Studium  des  Ferro- 
siliciums,  welches  10 — 30*/,  Silicium  ent- 
halt, zu  dem  Ergebnis,  dass  man  als  die 
einzigen  und  bestimmt  charakterisierbaren 
Bestandteile  dieser  Produkte  die  Silicide  Si 
Fe  und  Si  Fe,  annelimen  darf. 

Im  weiteren  Verfolg  dieser  Unter- 
suchungen ist  es  inzwischen  gelungen,  das 

*)  Autoreferat  nach  eiuem  Voriragcnuf  dem  V.  Intern. 
Kongress  ftlr  angewandte  Chemie  zu  Berlin. 


Silicid  des  Eisens  von  der  Formel  Si,  Fe 
in  vollkommen  krystallisiertem  Zustand  zu 
erhalten,  eine  Verbindung,  die  bereits 
de  Chalmot  angeführt  hat,  deren  Existenz 
jedoch  in  Zweifel  gezogen  worden  war.  Zum 
Zwecke,  diese  Bildungsweise  derMetallsilicide 
weiter  auszugestalten,  wurde  die  Wirkung 
einer  sehr  grossen  Anzahl  von  Metallen  auf 
Kupfersilicide  studiert.  Eine  Anzahl  dieser, 
wie  das  Silber,  das  Zink,  das  Zinn,  das 
Aluminium  zeigen  eine  solche  Alfinität  zum 
Kupfer,  dass  sie  mit  ihm  Legierungen  bilden. 
Hierbei  wird  das  Silicium  in  Freiheit  gesetzt 
und  findet  sich  dann  krystallisiert  in  der 
erstarrten  und  abgekiihlten  Masse.  Im  Gegen- 
sätze hierzu  reagieren  andere  Metalle  auf 
das  geschmolzene  Kupfersilicid,  indem  sie 
sich  mit  dem  Silicium  zu  einem  bestimmten 
Silicid  verbinden  oder  indem  sie  gleichzeitig 
Verbindungen  sowohl  mit  dem  Silicium  wie 
mit  dem  Kupfer  ergeben.  Wenn  man  das 
Mischungsverhältnis  einer  solchen  dreifachen 
Vereinigung  aus  Kupfer,  Silicium  und  einem 
derartigen  Metalle  ändert  und  wenn  man 
zugleich  das  Gewichtsverhältnis  dieses  Metalles 
zu  dem  des  Kupfers  konstant  lässt,  während 
man  die  Gewichtsmengen  des  Siliciums 
ändert,  so  vermag  man  eine  Reihe  chemischer 
Systeme  zu  erzeugen,  in  welchen,  abgesehen 
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von  den  möglichen  Verbindungen  des  Kupfers 
und  des  erwähnten  Metalles  eine  oder 
mehrere  bestimmte  Silicide  zu  existieren 
vermögen. 

Die  vollständige  Kenntnis  der  ver- 
schiedenen Bestandteile  solcher  Gleich- 
gewichte kann  nur  dadurch  erhalten  werden, 
dass  man  gleichzeitig  die  Entstchungsprozesse 
auf  chemischem,  mechanischem  und  metallo 
graphischem  Wege  verfolgt.  Beschränkt 
man  sich  im  Gegensätze  hierzu  auf  das 
Studium  der  nach  dem  Erstarren  noch  vor- 
handenen Metallsilicidc,  so  ist  das  Problem 
viel  leichter  zu  lösen.  Diese  Verbindungen 
sind  nämlich  fast  immer  durch  die  gewöhn- 
lichen Aufschlussreagentien  wenig  angreifbar. 
Salpetersäure  z.  B.,  welche  Kupfer  und  die 
meisten  seiner  Legierungen  sehr  leicht  löst, 
ist  fast  ohne  jede  Einwirkung  auf  eine  grosse 
Zahl  der  Silicide,  welche  man  aus  dem 
letzteren  darzustellen  vermag. 

Wenn  man  eine  Serie  metallischer 
Schmelzproben  darstellt,  welche  bestimmte  Gc- 
wichtsmengcn  der  Elemente  Kupfer,  Silicium 
und  eines  zweiten  Metalles  enthalten,  so 
kann  man  daraus  mit  Hilfe  geeigneter 
Reagentien  sehr  leicht  Rückstände  isolieren, 
welche  eines  oder  mehrere  Silicide  ent- 
halten. Die  so  erhaltenen  Produkte  sind 
fast  durchweg  gut  krystallisiert. 

Durch  Analyse  und  mikroskopische 
Untersuchungen  ist  es  leicht,  ihre  wahre 


Natur  zu  bestimmen  und  durch  Verfolgung 
der  Bildungsbedingungen  gelingt  es,  die 
Umstände  festzustellen,  unter  denen  man  ein 
bestimmtes  Silicid  erhält. 

Durch  Anwendung  dieser  Methode  auf 
das  Studium  der  Silicide  im  System  der 
Metalle  der  Eisengruppe  habe  ich  die  bc 
stimmten  nachfolgenden  Verbindungen  er- 
halten : 


SiFe, 

Si  Co, 

St  Mn, 

Si  Cr, 

SiFe 

SiCo 

SiMn 

SiCr, 

Si,  Fe 

Si,  Co 

Si,  Mn 

Si,  Crs 
Si,Cr 

Die  Silicide  des  Chroms  sind  zusammen 
mit  Herrn  Figueras  studiert  worden.  Die 
Nickelverbindungen,  welche  den  Siliciden  des 
Eisens,  des  Kobalts  und  des  Mangans  zu 
korrespondieren  scheinen,  konnten  bis  jetzt 
noch  nicht  im  Zustand  der  Reinheit  erhalten 
werden,  da  sie  im  Angriffe  der  Reagentien 
zu  wenig  Widerstand  entgegensetzen. 

Ausserdem  wurde  eine  gewisse  Anzahl 
von  industriellen  Siliciumprodukten  unter- 
sucht, wie  Fcrrosilicium  und  Mangansiliciuni, 
in  welchen  als  ausgesprochene  Bestandteile 
diese  verschiedenen  Silicide  erkannt  wurden. 
Endlich  hat  die  Prüfung  der  geschmolzenen 
Silicide  dazu  geführt,  anzunehmen,  dass  das 
Silicium  darin  im  Zustande  des  Eisensilicids 
von  der  Formel  SiFe,  enthalten  ist. 


ÜBER  EIN  NEUES  AUSGANGSMATERIAL  (CALCIUMCYANAMID) 
ZUR  HERSTELLUNG  VON  ALKALICYANIDEN 

Von  Dr.  Gg.  Erlwein. 


Die  Bestrebungen,  Cyan  und  Cyanver- 
bindungen unter  Benutzung  des  Luftstickstoffs 
und  Heranziehung  der  verschiedenartigsten 
Verbindungen  und  Reaktionsgemische  her- 
zustellen, sind  schon  so  alt  wie  die  Technik 
des  Cyankaliums  und  des  Blutlaugensalzes, 
doch  haben  die  in  der  Litteratur  in  grosser 
Anzahl  vorhandenen  Vorschläge,  von  denen 
hauptsächlich  diejenigen  von  Lewis  Thom- 
son, Fownes  und  Young,  Bunsen  und 
Playfair,  l’ossaz  und  Boissiere,  sowie 
von  Margueritc  und  Sourdeval  und  die 
daran  sich  anschliessenden  Arbeiten  von 
Mond  genannt  seien,  eine  technische  Be- 

!)  VortrnfT,  gehalten  in  Sektion  II  des  V.  Inter- 
nationalen Kongresaes  lUr  angewandte  Chemie  tu 
Berlin  1903. 


deutung  nicht  erreicht.  Erst  als  es  den 
vereinten  Arbeiten  der  Chemiker  und  Elektro 
techniker  gelungen  war,  den  von  Moissan 
und  Will  so  n vorgezeichneten  Weg  zur  Er- 
zeugung von  Carbiden  der  alkalischen  Erden 
zu  einem  technischen  zu  gestalten  und  daran 
gedacht  werden  konnte,  die  Carbide  als 
Ausgangsmaterial  für  die  Cyanbildung  zu 
verwenden,  entstanden  technische  Methoden, 
welche  die  Verwertung  des  Luftstickstoff* 
für  Cyanknliumhcrstellung  ermöglichten  und 
die  wegen  des  dabei  als  Zwischenprodukt 
entstehenden  Cyanamids  als  Cyanamid 
methoden  bezeichnet  werden  können.  Zu 
diesen  Cyanamidmethoden,  die  in  ihrer 
weiteren  Ausbildung  das  Carbid  als  Aus- 
gangsmaterial entbehrlich  machten,  gehören 
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die  Methoden  der  Cyanidgesellschaft,  über 
die  ich  zu  referieren  habe. 

Den  Ausgangspunkt  zu  den  von  der 
Cyanidgcsellschaft  ausgearbeiteten  tech- 
nischen Verfahren  bilden  die  in  weiteren 
Fachkreisen  bekannt  gewordenen  Patente 
der  Herren  Dr.  Frank  & Caro*),  in  deren 
Mittelpunkt  die  von  den  Genannten  gefundene 
und  studierte  Thatsache  steht,  dass  die  Car- 
bide der  alkalischen  Erden  mit  Stickstoff 
Verbindungen  geben,  die  durch  weiteres 
Umschmclzen  mit  geeigneten  Flussmitteln  in 
die  entsprechenden  Alkalicyanidc  ubergefuhrt 
werden  können. 

Die  auf  Initiative  von  Siemens  & lialskc 
mit  der  Deutschen  Gold-  und  Silberscheide- 
anstalt und  Dr.  F'rank  gegründete  Cyanid- 
gcscllschaft,  die  mit  den  Dr.  Frank'sclien 
Patenten  auch  ein  von  ihm  in  den  Fabrik- 
raumen  der  Dynamit-Gesellschaft- Hamburg 
im  Versuchsbetriebe  vorbereitetes  Blutlaugcn- 
salz,  bezw.  Cyankaliumvcrfahren  übernahm, 
stellte  es  sich  zur  Aufgabe,  dasselbe  nach- 
zuprüfen  und  technisch  in  einer  in  den 
Kaumen  der  Scheideanstalt  errichteten  Ver- 
suchsanlage weiter  auszubilden. 

Hei  diesem  im  Kleinen  ausprobierten 
Blutlaugensalzverfahren  war  der  technische 
Gang  der,  dass  das  sehr  reaktionsfähige, 
fein  gemahlene  Baryumcarbid  in  hermetisch 
geschlossenen  glühenden  Eisenmuffeln  der 
Wirkung  des  reinen  Stickstoffs  ausgesetzt 
und  die  dadurch  erhaltene  Stickstoflverbin- 
dung  durch  Umschmelzung  mit  Soda  in  die 
Cyanverbindung  des  Baryums  ubergeführt 
wurde.  Durch  Lösung  der  Cyanbaryum- 
Sodaschmclze  in  Wasser  erfolgte  dann  unter 
Ruckbildung  von  kohlensaurem  Baryt  (BaCO,, 
Withcrit),  der  nach  Trocknung  wieder  im 
Kreislauf  in  den  Carbidofen  zurückwandcrte, 
die  Bildung  von  Cyannatrium,  dessen  Losung 
im  weiteren  Operationsgang  durch  kohlen- 
saures Eisen  in  Lösungen  von  gelbem 
N'atronblutlaugensalz  umgewandelt  wurde. 
Aus  den  filtrierten  Losungen  des  Blutlaugen- 
salzes wurde  nach  Eindampfen  im  Vacuum 
krystallimsches  Blutlaugensalz  Na,  Fe  Cy, 
-f-  toll, O gewonnen.  Das  durch  Umkrystalli- 
sieren  erhaltene  reine  Natron -Blutlaugcnsalz 
sollte  als  solches  auf  den  Markt  gelangen 
oder  nach  bekannten  Methoden  auf  Cyan- 
natrium umgeschmolzen  werden. 

Das  chemisch  Interessante  bei  dem  eben 
charakterisierten  Gang  der  Blutlaugensalz- 
herstellung über  Baryum-Carbid  ist  die  von 


»,  !>.  K.  P.  No.  SS  363,  r».  K.  P.  No.  9J  587, 
1).  K.  P No.  95660,  t>.  R.  P No.  10897t,  D.  K.  P. 
No.  116087,  R-  P*  No.  1160S8. 


Frank  & Caro  im  Verein  mit  Dr.  Rothe 
beobachtete  Erscheinung,  dass  bei  der 
Einwirkung  von  Stickstoff  auf  das  Baryum- 
carbid ganz  gegen  Erwarten  nur  ca.  30“  „ 
des  in  Reaktion  tretenden  Carbids  in  Baryum- 
cyanid  im  Sinne  der  Gleichung  Ha  C,  -f-  N, 
= Ba  (CN),  umgcwandclt  werden , wahrend 
aus  dem  übrigen  Carbid  unter  Kohlenstoff- 
ausscheidung der  Stickstoffkörper  Baryum- 
cyanamid,  Ba  CN,  (-f-  C)  gebildet  wird,  der 
erst  durch  Umschmelzen  mit  Soda  unter 
Wiedereintritt  von  Kohle  in  Cyanbaryum 
übergeht. 

Die  technischen  Resultate  in  der  Frank- 
furter Versuchsstation  bestätigen  die  von 
Frank  früher  in  Hamburg  erzielten  und  von 
mir  im  Aufträge  der  Siemens  & Halskc 
z\.-G.  dort  nachgeprüften  Werte.  Das  im 
Versuchsbetrieb  verwandte,  fein  gemahlene 
Baryumcarbid,  das  meist  So'  „ war,  nahm 
im  Durchschnitt  90° , des  theoretisch  mög- 
lichen Stickstoffs  auf  und  lieferte  eine  azo- 
tierte  Masse  mit  rd.  1 1 •/,  Stickstoff,  von 
dem  beim  Abzug  der  beim  Umschmclx  , 
Auflosungs-  und  Kmdampfungsprozess  im 
Durchschnitt  86*1,  in  Form  von  handcls- 
fahigem  Cyanidstickstoff  gewonnen  wurden. 

Das  Auflösen  des  Schmelzprodukts  der 
azotierten  Baryumcarbidmasse  mit  Soda,  das 
meist  einen  22 4 „ KCy  entsprechenden  Cyan- 
wert aufwies,  das  Abfiltricren  des  zuruck- 
gebildeten Baryumkarbonats  durch  Filtcr- 
pressen,  die  Ueberfuhrung  der  Cyannatrium- 
lösung in  gelbe  Blutlaugensalzlösung,  das 
Abfiltern,  Eindampfen  und  Krystallisicren 
der  letzteren  boten  keine  wesentlichen  tech- 
nischen Schwierigkeiten,  ebenso  wie  sich 
auch  das  erhaltene  Natronblutlaugensalz  nach 
den  bekannten  Methoden,  unter  Benutzung 
von  Soda  oder  Na-metallicum.  leicht  in  ein 
1004  „ KCy  entsprechendes  Cyannatrium 
umschmclzen  liess. 

Nachdem  das  Baryumcarbidvcrfahren  in 
der  ursprünglichen  Frank  sehen  und  spater 
in  einer  etwas  modifizierten  Form  eine  /eit 
lang  in  Frankfurt  durchprobiert  war  und 
nach  Analogie  der  I Iamburger  Vorversuche 
Ausbeuten  entsprechend  7;  — So4,  von  dem 
aufgenommenen  Stickstoff  erzielt  worden 
waren,  gelang  cs  der  Cyanidgesellschaft 
einer  /\nregting  des  mitarbeilcnden  Chef- 
cliemikers  Pfleger  folgend,  das  Baryum- 
carbid, das  bis  dahin  allein  technisch  und 
ökonomisch  für  azotierbar  gehalten  wurde, 
vorteilhaft  durch  das  Calciumcarbid  zu  er- 
setzen, dessen  Herstellung  wesentlich  ein- 
facher ist,  als  die  des  Baryumcarbids.  Mit 
der  Verwendung  von  Calciumcarbid  an  Stelle 
von  Baryumcarbid  war  ein  wichtiger  weiterer 
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Schritt  für  die  Ausbildung  und  Entwicklung 
des  Cyanverfahrens  der  Cyanidgesellschaft 
gethan,  da  mit  diesem  Uebergang  durch  die 
Azotierung  gleichzeitig  Körper  resultierten, 
die  sich,  wie  hier  nur  angedeutet  werden 
möge,  ausser  zur  Umschmelzung  auf  Cyan- 
kalium bezw.  Natrium  auch  zu  Zwecken  der 
Pflanzendüngung  als  Ersatz  des  schwefelsauren 
Ammons  oder  des  Chilesalpeters  nach  den 
Versuchen  von  Prof.  Wagner,  Darmstadt 
und  Dr.  Ger  lach,  Posen,  für  geeignet  er- 
wiesen haben. 

Auch  bei  der  Verwendung  von  Calcium- 
carbid  als  Ausgangsmaterial  zeigten  grössere 
Versuchsreihen,  dass  sich  der  Stickstoff  nicht 
direkt  unter  Bildung  von  Cyanid,  sondern 
von  Cyanamid  unter  Kohlenstoflausscheidung 
an  das  Carbid  im  Sinne  von  Ca  C,  -}-  N, 
= Ca  CNj  -f-  C anlagert. 

Entsprechend  dem  gegenüber  Baryum- 
cyanamid  in  mehreren  Punkten  abweichenden 
chemischen  und  physikalischen  Verhalten 
des  Calciumcyanamids  erwies  sich  zur  Her- 
stellung von  Cyaniden  die  Ausarbeitung 
eines  anderen  Operationsgangs  als  beim  alten 
Barytverfahren  notwendig.  Der  auch  bald 
gefundene,  dem  Calciumcyanamid  angepasste 
Operationsgang  ist  in  seinen  Hauptzügen 
charakterisiert  durch  ein  anderes  Schmelz- 
mittel, nämlich  Kochsalz  anstatt  Soda,  durch 
Verwendung  von  Mineralsäure  als  Austreibe- 
mittel  für  Blausäure,  durch  Benutzung  von 
Vorlagen  von  Alkalilaugen  als  Absorptions- 
mittel und  von  Vacuumapparaten  zum  Ein- 
dampfen der  Cyannatriumlösung. 

DasCalciumcarbid,  das  als  75 — 80  %iges 
Produkt  in  den  Betrieb  geht,  nimmt  bei 
richtiger  Leitung  des  Azotierungsprozesses, 
der  im  Muffelbetrieb  mit  freiem  Feuer  ebenso 
gut  wie  im  elektrischen  Wärmestrahlungs- 
ofen vor  sich  geht,  zwischen  85%  und  95  % 
der  theoretischen  Stickstoflmenge  auf  und 
bildet  eine  mit  Kalk  und  Kohle  verunreinigte, 
schwarz  gefärbte  Calciumcyanamidmasse  mit 
20 — 23,5  °/0  fixierten  Stickstoffs,  der  beim 
Umschmelzprozess  mit  90 — 95  •/„  zur  Cyanid- 
bildung ausgenutzt  wird,  sodass  als  erste 
Cyanschmelze  eine  Masse  mit  einem  hohen 
Cyangehaltentsteht.  Die  weitere  Verarbeitung 
dieser  Schmelze  zu  handelsfähigem  Cyan- 
natrium auf  wässrigem  Wege  erwies  sich 
ohne  Auftreten  grössererVerluste  als  technisch 
unschwer  durchführbar. 

Um  die  Mitte  des  Jahres  190t,  wo  die 
Frankfurter  Scheideanstalt  sich  von  uns 
trennte,  wurde  der  Versuchsbetrieb  nach 
Berlin  verlegt  und  unter  technischer  Führung 
der  Siemens  & Halske  A.-G.  weitergeführt. 
Es  wurden  dann  bald  belangreiche  Ver- 


besserungen in  der  Oekonomie  und  auch 
neue  Fabrikationsmethoden  gefunden. 

In  erster  Linie  wurden  die  Herstellung 
reinen  Stickstoffs  und  die  Stickstoflaufnahme 
beim  Azotieren  ökonomisch  verbessert. 

Sodann  wurde  die  Aufgabe  gelöst,  das 
Calciumcyanamid  auch  mittelst  eines  neuen 
direkten  Prozesses  im  elektrischen  Wider- 
standsofen aus  Kalk-Kohlegemischen  nach: 
CaO  + 2C-f2N  = CaCN«4-CO  herzu- 
stellen, und  zwar  billiger  als  über  Carbid. 
Diesem  letzteren  Ergebnis  wird  für  die  weitere 
Entwicklung  der  gesamten  Arbeiten  der 
Cyanidgesellschaft  eine  grosse  technische 
Bedeutung  beigemessen,  dasichdasCyanamid- 
produkt,  das  nach  diesem  von  Siemens  & 
Halske  in  Vorschlag  gebrachten  direkten 
Verfahren  entsteht,  sowohl  für  die  Cyanid- 
herstellung als  auch  für  die  Zwecke  der 
Stickstoffdüngung  als  gleichwertig  mit  dem 
über  Calciumcarbid  erhaltenen  Calcium- 
cyanamid gezeigt  hat. 

Ferner  ergab  sich,  dass  das  Amid  der 
Cyanamidsalze,  sowohl  das  durch  Azotierung 
des  gewöhnlichen  Carbids,  wie  das  mittelst 
des  direkten  Verfahrens  aus  Kalk-Kohle  im 
Widerstandsofen  erzielte  Ca-Cyanamid,  durch 
einen  technisch  einfach  gestalteten  Aus- 
laugungsprozess in  Form  des  krystallinischen 
Dicyandiamids  sich  isolieren  Hess.  Dieses 
feste  weisse  Dicyandiamid  von  salmiak- 
ähnlichem Aussehen  hat  sich  als  Ausgangs- 
material  für  ein  neues  technisches  Cyan- 
kaliumverfahren bewährt,  bei  dem,  unter 
Umgehung  von  umständlichen  wässrigen 
Operationen,  durch  einfache  Umschmelz- 
methoden ein  weisses  ioo*/0iges  Handels- 
cyannnatrium  bezw.  Cyankalium  resultiert. 

Das  eben  skizzierte,  auf  Grundlage  der 
Martinikenfelder  Versuche  von  der  Cyanid- 
gesellschaft ausgearbeitete  Verfahren  beruht 
auf  der  Verwendung  von  66*/,  Nhaitigem 
Dicyandiamid,  das  aus  der  nach  dem  direkten 
Prozess  gewonnenen  Calciumcyanamidmasse, 
die  meist  12 — 14  N hat,  erhalten  wird. 

Beim  Umschmelzen  des  Dicyandiamids,  das 
praktisch  in  geeigneten  Apparaten  mit  Soda 
vorgenommen  wird,  wird  von  dem  Stickstoff 
ein  beträchtlicher  Prozentsatz  in  Cyanid 
übergeführt,  während  ausserdem  noch  flüch- 
tiges Ammoniak  und  als  Sublimationsprodukt 
ein  Gemisch  vort  Cyanamiden  darunter  Mela- 
min (Tricyantriamid)  entsteht.  Das  beim 
Schmelzprozess  entweichende  Ammoniak  wird 
in  bekannter  Weise  in  Schwefelsäure  als 
schwefelsaures  Ammoniak  aufgefangen,  das 
sublimierte  hochstickstoffhaltige  Cyanamid- 
gemisch wird  zur  weiteren  Ausnutzung  seines 
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Stickstoffe  zu  Cyan  wieder  in  den  Schmelz- 
prozess zurückgeführt. 

Die  Reaktionen,  nach  denen  das  Dicyan- 
diamtd  Verfahren  verläuft,  lassen  sich,  von 
der  aus  dem  Ofen  kommenden  schwarzen 
Cyanamidmasse  angefangen,  annähernd  dar- 
stellen durch  folgende  Formeln: 

a)  bei  der  Laugung: 

iCaCN, -f-4 "«O  = 2 Ca  (OH),+(CN  NH,). 

b)  bei  der  Umschmelzung,  bei  der 
mehrere  Reaktionen  nebeneinander- 
laufcn  z.  H. : 

(CN  NH,),  + Na,  CO,  4 2 C 
- 2 Na  CN  -f-  NH,  4-  H + 3 CO  + N. 

Das  im  Schmelzprozess  entstehende 
Cyankalium  resp.  Cyannatrium  ist,  wie  schon 
oben  kurz  erwähnt,  ein  vollständig  reines, 
weisses,  krystallinisches  I’rodukt,  das  ohne 
irgendwelche  weitere  Reinigungs-Operationen 
zu  erfordern,  den  besten  Handelsmarken 
gleichwertig  ist.  — 

beiläufig  sei  noch  berichtet,  dass  es  der 
Cyanidgcsellschaft  im  Verlauf  ihrer  Versuche 
mit  Carbidcn  (durch  Zusammenschmclzen 
von  azotiertem  Calciumcarbid  und  Kochsalz) 
gelungen  ist,  zu  einem  Präparat  mit  einem 
Cyankaliwert  von  30  • zu  gelangen,  in  dem 
die  Gestehungskosten  des  Cyankaliums  bezw. 
Cyannatriums  äusserst  gering  sind  und  das 
sich  nach  eingehenden  Versuchen  von 
tüchtigen  Spezialisten  auf  dem  Gebiete  der 
Goldlaugcrci  durch  Cyankali  als  sehr  brauch- 
bar und  äquivalent  mit  reinem  Cyankalium 


erwiesen  hat.  Dieses  »Cyankaliumsurrogat« 
genannte  Präparat  wird  daher,  in  Landern 
mit  Goldbergbau  fabriziert,  eine  ausgedehnte 
Verwendung  finden  können. 

Noch  eine  allgemeine  Bemerkung: 

Die  Cyanamid-Methoden  der  Cyanid- 
gesellschaft, besonders  die  zwei  zuletzt  in 
ihrem  technischen  Operationsgang  skizzierten 
Calciumcyanamid-  bezw.  Dicyandiamid- Me- 
thoden zur  Gewinnung  von  Alkalicyaniden, 
bei  welchen  die  lang  erstrebte  Verwendung 
des  Luftstickstoffes  zur  Cyanidbildung 
technisch  realisierbar  geworden  ist,  durften 
dazu  berufen  sein,  in  der  Cyanidtechnik  in 
der  nächsten  Zeit  eine  nicht  unbedeutende 
Rolle  zu  spielen  und  werden  voraussichtlich 
von  den  Ländern  aus  zu  einer  kommerziellen 
Entwicklung  gelangen,  denen  billige  Wasser- 
kräfte zur  Erzeugung  der  dabei  erforderlichen 
elektrischen  Energie  zur  Verfügung  stehen. 

An  dieser  Stelle  sei  es  gestattet,  auch 
noch  darauf  besonders  hinzuwciscn,  dass  die 
durch  die  erwähnten  Prozesse  der  Cyanid- 
Gesellschaft  ermöglichte  technische  billige 
Darstellung  von  Cyanamid  und  seinen  Poly- 
meren eine  theoretisch  und  praktisch  gleich- 
wichtige  Bedeutung  für  die  Synthesen  der 
so  wertvollen  organischen  Harnstoffderivate 
haben  dürfte. 

Zum  Schluss  erwähne  ich  noch,  dass 
als  technische  Mitarbeiter  der  Cyanid-Ge- 
sellschaft Berlin  ausser  dem  Gesellschaffe- 
mitglied  Dr.  A.  Frank  und  mir  noch  die 
Herren  M.  Voigt  von  der  Siemens&Halske, 
A.-G.  und  Herr  Dr.  A.  Frank  jun,  fungieren. 


DIE  ROLLE  DES  KOHASIONSDRUCKES, 

DES  DOPPLERSCHEN  UND  DES  WEBERSCHEN  GRUND- 
GESETZES IN  DER  THEORIE  DER  ELEKTROLYSE. 


Von  Rudolf  Mewes,  Ingenieur  und  Physiker. 


II.  Ueber  die  Theorie  der  Elektrolyse. 

Wie  aus  den  Darlegungen  in  dem  ersten 
Abschnitt  der  vorliegenden  Arbeit  hervor- 
geht, werden  bei  der  Elektrolyse  die  zwischen 
den  einzelnen  Atomen  der  Elektrolyten 
wirksamen  Kohasionskrafte  durch  den  Ein- 
fluss des  elektrischen  Stromes  überwunden 
und  nicht  nur  eine  Lockerung  bezw.  Scheidung 
der  Molekül-  und  Atomgruppen  bewirkt, 
sondern  diese  Trennung  wird  in  der  Weise 
ausgefuhrt,  dass  die  beiden  Bestandteile  des 


(Schfo,«.) 

Elektrolyten,  wenn  man  sich  auf  binare  Ver- 
bindungen zur  Vermeidung  zu  verwickelter 
Vorgänge  bei  der  an  sich  schon  schwierigen 
theoretischen  Behandlung  dieses  Probleme» 
beschrankt,  stets  in  derselben  Weise  und 
Richtung  durch  die  Kraft  des  elektrischen 
Stromes voneinanderentgegen  der  chemischen 
Bindekraft  und  bei  gasförmig  sich  abscheiden 
den  Elektrolytentellen  auch  gegen  die  Kohäsion 
der  Radikale  der  emzetnen  Radikale  unter 
einander  getrennt  werden. 
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Die  Grösse  der  bei  der  Elektrolyse  auf- 
zubrauchenden elektrischen  Kraft  muss  also 
im  Stande  sein,  nicht  nur  die  Kohäsion  der 
Atome  der  einzelnen  Radikale,  sondern  auch 
die  chemische  Bindekraft  der  Radikale  unter- 
einander zu  überwinden.  Die  Grösse  der 
bei  der  Elektrolyse  erforderlichen  Kraft 
richtet  sich,  entsprechend  den  zahlreichen 
angestellten  Versuchen  der  Elektrochemiker, 
nach  dem  E araday  'sehen  Gesetze  der  elektro- 
lytischen Aequivalente,  Man  würde  daher 
ohne  weiteres  die  Grundgleichung  der  Elektro- 
lyse hinschreiben  können,  wenn  die  Grösse 
des  Kohäsionsdruckes  der  flüssigen  Elektro- 
lytenteile, ferner  die  Grösse  der  chemischen 
Bindekraft  oder  des  chemischen  Druckes  der 
Atomradikale  unter  einander  und  schliesslich 
auch  das  Gesetz  bekannt  wäre,  nach  welchem 
die  einzelnen  Atome  der  Elektrolyte,  welche 
entsprechend  den  neueren  Anschauungen  über 
die  Konstitution  der  Materie  Bewegungen  be- 
stimmter Art  (Vibrationsschwingungen)  um 
ihrBewegungszentrum  ausführen,  sich  wechsel- 
seitig anziehen. 

Nun  habe  ich  die  Gesetze  der  Kohäsion 
bezw.  des  Molekulardruckes  bereits  in  der 
»Physik  des  Aethers«  aus  der  Seltmeier- 
schen  Absorptionstheorie  hergeleitet  und 
nachgewiesen,  dass  der  Cohäsionsdruck  der 
verschiedenen  Metalle  im  flüssigen  Zustande 
im  engsten  Zusammenhänge  mit  dem  Leitungs- 
vermögen derselben  für  den  elektrischen 
Strom  und  somit  auch  mit  der  brechenden 
Kraft  steht. 

Da  ich  in  Heft  4 der  »Elektrochemischen 
Zeitschrift»  in  einer  Tabelle,  die  aus  der 
brechenden  Kraft  berechneten  Leitungsfahig- 
keiten  mit  der  beobachteten  Oberflächen- 
spannung oder  dem  Kohäsionsdruck  und  dem 
Leitungsvermögen  der  kohärierenden  Flüssig- 
keiten verglichen  habe,  so  kann  ich  mich 
hier  auf  die  Bemerkung  beschränken,  dass 
die  erhaltenen  Zahlenwerte  trotz  einzelner 
Abweichungen,  welche,  da  die  Versuche  von 
verschiedenen  Beobachtern  und  nicht  an 
völlig  gleichmässigen  Stoffen  angestellt  worden 
sind,  erklärlich  sind,  den  behaupteten  gesetz- 
massigen  Zusammenhang  unschwer  erkennen 
lassen. 

Ausserdem  kommt  hier  noch  als  wesent- 
lich in  Betracht,  dass  durch  die  in  Wiede- 
mann's  Annalen  enthaltenen  Arbeiten  von 
Pies  Bohl  der  experimentelle  Nachweis  ge- 
führt ist,  dass  die  Molckularanziehung  ebenso 
wie  die  allgemeine  Massenanziehung  mit  dem 
umgekehrten  Quadrate  der  Entfernung  der 
Moleküle  von  einander  abnimmt,  dass  also 
auch  für  die  Kohäsionskraft  der  Moleküle 
das  von  mir  aus  dem  quadratischen  Wirkungs- 


gesetze der  Aetherschwingungen  abgeleitete 
Zwischenvolumengesetz  oder  das  sogenannte 
räumliche  Kraftbethätigungs  - Gesetz  der 
statischen  Schwingungen  gültig  ist. 

Es  handelt  sich  aber  im  vorliegenden 
Falle  darum,  zu  ermitteln,  ob  dies  Kraft- 
bethätigungsgesetz  der  Molekularkräfte  auch 
noch  für  verschiedene  Temperaturände- 
rungen gültig  ist.  Mit  anderen  Worten  heisst 
dies,  ob  die  von  mir  an  anderer  Stelle  be- 
reits früher  für  verschiedene  äussere  Drucke 
bei  beliebigem  Volumen  und  beliebiger 
Temperatur  aufgestellte  allgemeine  Zustands- 
gleichung der  Stoffe 

(P  + z)  (v*  — x) 

= (P«  + ?ol  (v0  — x)  (1  -j-  a)T.-To 
auch  wirklich  bei  Berücksichtigung  des  Ko- 
häsionsdruckes und  des  ausseren  Druckes 
(Gasspannung)  für  die  berechneten  und  be- 
obachteten Volumina  dieselben  Zahlenwerte 
ergiebt.  Um  dies  nachzuweisen,  habe  ich 
für  Quecksilber  entsprechend  der  obigen 
Formel  aus  den  in  den  L and olt’ sehen 
Tabellen  angegebenen  Beobachtungen  über 
Druck,  Volumen  undTemperatur  einesGramm 
Quecksilber  die  Werte  von  z,  d.  h.  die 
Kohäsionsdrücke  mit  steigender  Temperatur 
unter  Berücksichtigung  des  Bo h Eschen  Ge- 
setzes berechnet  und  in  der  letzten  Zahlen- 
reihe die  erhaltenen  Werte  zusammengcstellt. 
In  dieser  Tabelle  sind  auch  zugleich,  indem 
p0  = o,O2  mm,  1 — 0,00256, 
l°g  ('  -)-  ®)  = 0,001 1 und  v„  — x = 0,00457, 

x = 0,068983 1 

gesetzt  wurde,  auch  die  Volumina  für  die 
verschiedenen  Temperaturen  ohne  Berück- 
sichtigung der  Aenderung  des  Gesamtdruckes 
durch  Aenderung  der  Spannung  der  Queck- 
silberdämpfe mit  steigender  Temperatur  be- 
rechnet worden.  Die  geringen  Abweichungen 
der  so  erhaltenen  theoretischen  Zahlen  von 
denBeobachtungswerten  beweisen,  mit  welcher 
Genauigkeit  das  auf  den  Molekulardruck 
Rücksicht  nehmende  allgemeine  Zustands- 
gesetz thatsächlich  zutrifft. 

Der  beobachtete  Molekulardruck  z ist 
derjenige  eines  Gramm  Quecksilber  in  Milli- 
meter Quecksilbersäule;  derselbe  beträgt 
für  die  gewählte  Gewichtseinheit  1 g bei 
o*  507  mm,  ein  Wert,  welcher  mit  dem  von 
Dr.  Eugen  Diihring  nach  ganz  anderer 
Methode  ermittelten  Werte  durchaus  nicht 
stimmt  und  auch  nicht  stimmen  kann,  da  ja 
Dü  h ring  nur  einen  ganz  irreführenden 
Näherungswert  nach  einer  falschen  Methode, 
deren  Darlegung  ich  hier  nicht  übergehen 
kann  und  zur  Klarlegung  des  gemachten  Ver- 
sehens unten  folgen  lasse,  ermittelt  hat.  Aus 
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unten  noch  naher  zu  erläuternden  Gründen 
halte  ich  den  von  mir  gefundenen  Wert  für 
den  richtigeren,  zumal  derselbe  mit  den  Be- 
obachtungen durchweg  übereinstimmende 


Rechnungswerte  liefert;  denn  der  Kohäsions- 
druck kann,  wie  schon  jetzt  vorweg  bemerkt 
wird,  nicht  grösser  als  die  Zug-,  Druck-, 
Biegungs-  oder  Scheerfestigkeit  sein. 


Tabelle  für  Quecksilber. 


Spannung 

mm 

Tempe- 

ratur 

®C. 

Volumen 
1 g Quecksilber 
in  ccm 
beobachtet 

Volumen 
1 ß Quecksilber 
in  ccm 
berechnet 

Ausdehnunge- 

koefftziem 

Differenz 

Koh&sions* 

druck 

(Zug)  * für  I g 
mm 

0,0200 

O 

00735532 

0,0735532 

0,000 18179 

0,0000000 

507 

0,0268 

IO 

0,0736869 

0,0736723 

0,00018180 

— 0,0000146 

493 

0,0372 

20 

0,0738207 

0,0737944 

0,00018181 

— 0,0000263 

479 

0,0530 

30 

0,0739544 

0,0739198 

0,00018183 

— 0,0000346 

466 

0,0767 

40 

0,0740882 

0,0740484 

0,00018186 

— 0,0000419 

454 

0,1120 

50 

0,0742221 

0,0741802 

0,00018189 

— 0,0000407 

442 

0,1643 

ÖO 

0,0743561 

0,0743154 

0,00018193 

— 0,0000357 

432 

0,2410 

70 

0,0744901 

0,0744544 

0,00018198 

— 0,0000275 

421 

0,3528 

80 

0,0746243 

0,0745968 

0,00018203 

— 0,0000057 

411 

0,5142 

90 

0,0747580 

0,0747429 

0,00018209 

— 0,0000004 

402 

0-7455 

100 

0,074893 1 

0,074892  7 

0,00018216 

-|- 0,0000  iss 

392 

1.0734 

HO 

0,0750276 

0,0750464 

0,00018224 

4-  0,0000419 

383 

1 -534 1 

120 

0,0751624 

0,0752043 

0,00018232 

-f- 0,0000687 

375 

2,1752 

'3° 

0,0752974 

0,0753661 

0,00018241 

-j-  0,0000986 

367 

3.0592 

140 

0,0754325 

0,0755321 

0,00018250 

-(-0,00001346 

360 

4,2664 

«50 

0,0755679 

0,0757025 

0,00018261 

-j- 0,00001737 

352 

5,9002 

160 

0.0757036 

0,0758772 

0,00018272 

4-0,00002170 

345 

8,0912 

I70 

0,0758394 

0,0760564 

0,00018284 

-f-  0,00002648 

382 

I 1,0000 

180 

0,0759755 

0,0762403 

0,00018296 

4-0,00003170 

33» 

14,8400 

I90 

0, 0761120 

0,0764290 

0,00018309 

4-0,00003739 

325 

19,9000 

200 

0,0762486 

0,0766225 

0.00018310 

4-0,00003739 

320 

242,15 

300 

0,0776355 

0,0787878 

— 

268 

797.94 

360 

0,0784891 

0,0804022 

— 

— 

241 

Die  letzte  Zahlenreihe  ist  aus  der  all- 
gemeinen Zustandsglcichung 
(P  + »)  (v.  — x) 

= (p.  + *„)  (V.  — x)  (I  + «)  11  - T* 

dadurch  erhalten  worden,  dass  man  gemäss 
den  Pies-Bohl'schen  Versuchen 
z (vt  — x)  = z„  (v„  — x) 
gesetzt  und  die  Gleichung  nach  z aufgelöst 
hat.  Die  so  erhaltene  Formel  lässt  ohne 
weiteres  ersehen,  dass  die  Kohäsion  mit 
steigender  Temperatur  beträchtlich  abnimmt, 
wie  ja  auch  durch  das  Experiment  auf 
anderem  Wege  bereits  längst  festgestelit 
worden  ist,  während  bei  sinkenderTemperatur, 
d.  h.  also  bei  erhöhter  Wärmeabfuhr,  die 
Kohäsion  erheblich  zunimmt  und  bei  dem 
absoluten  Nullpunkt  ihrem  grössten  Grenz- 


werte sich  nähert.  Als  rohes  Annäherungs- 
gesetz kann  man  daher  mit  Rücksicht  auf 
das  verbesserte  Zwischenvolumengesetz  für 
die  Kohäsion  die  Beziehung  aufstellen,  dass 
die  Kohäsion  unter  gleichen  äusseren  Drucken 
der  absoluten  Temperatur  umgekehrt 
proportional  ist  Hierdurch  findet  die  geringe 
Kohäsionskraft  der  Gase  und  Dämpfe  sofort 
ihre  Erklärung,  insbesondere,  wenn  man  die 
Schmelz-  und  Verdampfungswärme,  wie  es 
sein  muss,  ebenfalls  in  Rechnung  zieht. 

Untersuchen  wir  nun,  um  die  vor- 
liegende höchst  wichtige  Frage  möglichst 
eingehend  zu  erledigen,  wie  Dühring  die 
Kohäsionsgesetze  und  diejenigen  des  ihm  ent- 
gegenwirkenden  Wärmedruckes  behandelt. 
Wir  wollen  zunächst  gar  nicht  in  Betracht 
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ziehen,  dass  Dühring  dabei  von  der  nur 
als  Naherungsformel  brauchbaren  Zustands- 
gleichung 

(P  + *)  (v  — x)  = P»  (v*  — x)  T ■=  bnT 
ausgeht,  also  garnicht  berücksichtigt,  dass 
Spannung  und  Volumen  der  Stoffe  in 
geometrischer  Reihe  mit  der  Temperatur 
sich  andern.  Sein  Gedankengang  ist  kurz 
folgender  (siehe  Seite  91  und  92  »Neue 
Grundgesetze  der  rationellen  Physik  und 
Chemie«): 

»Differenzieren  wir  unsere  statistische 
Grundgleichung 

(P  + 2)  (v  - x)  “ bnT 
zunächst  nach  t,  unter  Vernachlässigung  der 
etwaigen  kleinen  Veränderung  des  Molekül- 
volumens x,  so  erhalten  wir 

(v  — x)  dp  = bndt  -j-  bTdn, 
und  hieraus 

bn  =»  (v  — x)tP  — b T 

v ' dt  dt 


Setzt  man  den  so  erhaltenen  Ausdruck 
für  bn  in  die  rechteSeite  der  Stammgleichung 
ein,  so  ergiebt  sich 


(P  + *)  (v  — x)  = (v  — x)  T — bT* 


Dividieren  wir  nun  auf  beiden  Seiten 
der  Gleichung  mit  v — x,  so  findet  sich 

. dp  bTä  dn 

p + z = T 


v — x dt' 


Erwägt  man  nun,  dass  das  auf  der 
rechten  Seite  dieser  letzteren  Gleichung  zu 
subtrahierende  Glied  in  der  Regel  positiv 
au3fallen  wird,  da  die  Wärme  meist  auf 
Auflösung  der  zusammengesetzten  Moleküle, 
also  auf  eine  Vermehrung  der  Molekülzahl 
hinwirken,  demzufolge  n mit  der  Temperatur- 
erhöhung zunehmen  und  folglich  der  Faktor 

des  fraglichen  Gliedes  positiv  sein  wird, 

so  gelangt  man  zunächst  zu  dem  Schluss, 
dass  p -j-  z,  also  auch  z,  stets  kleiner  als 

T sein  muss.  Es  lässt  sich  also  ein 
dt 

Maximum  für  z angeben,  sobald  man  ^ 

kennt.  Letztere  Grösse  ist  sowohl  für 
Flüssigkeiten  als  für  feste  Körper  leicht 
berechenbar,  sofern  man  deren  kubische  Aus- 
dehnungs-  und  Kompressibilitätskoeffizienten 
kennt,  wie  wir  sogleich  sehen  werden. 

Die  Ausdehnung  eines  Körpers  durch 
Temperaturerhöhung  bei  konstantem  Druck 
wird  durch  vzdt,  seine  Kompression  durch 
Druckvermehrung  bei  konstanter  Temperatur 
durch  vßdp  dargestellt,  wobei  o den  Aus- 


dehnungs-,  ß den  Kompressibilitätskoeffizienten 
und  v das  Ausgangsvolumen  bezeichnen.  Die 
Volumenänderung  dv,  welche  durch  gleich- 
zeitige Temperaturerhöhung  dt  und  Druck- 
vergrösserung  dp  hervorgebracht  wird,  ist 
also  gleich  v (adt  — ßdp).  Wird  aber  die 
Temperatur  bei  konstantem  Volumen  erhöht, 
so  muss  hierdurch  der  Druck  in  dem  Masse 
gesteigert  werden,  dass  sich  die  Ausdehnung, 
welche  bei  konstantem  Druck  eintreten  würde, 
und  die  Kompression,  welche  jene  Druck- 
steigerung hervorbringen  würde,  einander 
aufheben.  Aus  der  Gleichung 

dv  = v (adt  — ßdp)  = o 


ergiebt  sich  also  für  diesen  Fall 


dp 

dt 


ß 


Für  Quecksilber  ist  z.  B.  bei 

o®  a = 0,000 181  163,  ß = 0,00000295, 

also  = 61,413  Atmosphären  pro  Celsius 


grad. 


T ist  gleich  274,  also 
Tdp 

. = 274  X 61.413  = 16827. 


Demgemäss  kann  p -}-  z für  Quecksilber 
nicht  grösser  als  16827  Atmosphären  sein, 
und  da  p in  diesem  Falle  gleich  einer 
Atmosphäre  vorausgesetzt  wurde,  so  ergiebt 
sich,  dass  der  Kohäsionsdruck  in  Queck- 
silber von  O®  16826  Atmosphären  oder  etwas 
weniger  beträgt.« 

Die  vorstehende  Deduktion  Düh rings 
krankt  an  der  von  ihm  schon  vorher  dar- 
gelegten Grundanschauung  über  das  Wesen 
der  Kohäsion,  welche  er  für  gleichwertig 
mit  der  statischen  Wärmekraft  bei  sich 
ändernder  Wärmezu-  oder  -abfuhr  hält.  Was 
der  Wärmespannung  entgegengesetzt  sei, 
darüber  bildete  er  sich  folgende  Vorstellung. 
»Bei  den  Gasen  im  Grenzzustande  ist  es  fast 
nur  äusserer  Druck;  bei  Flüssigkeiten  und 
festen  Körpern  hat  aber  die  Wärmespannung 
in  ihrem  Ausdehnungsbestreben  ein  Zu- 
sammenhalten der  Moleküle  mit  sich  selbst 
aufzuwiegen.  Dieser  Zug  nach  innen,  der 
immerhin  Kohäsion  heissen  mag,  bildet 
gleichsam  die  Last,  welche  vorzuschieben 
ist,  wenn  die  Ausdehnungswirkungen  der 
Wärme  sich  betätigen  sollen,  und  er  ist 
auch  die  Gegenpressung,  welche  sich  steigert, 
wenn  bei  gleicherhaltenem  Volumen  die 
Erhöhung  der  Temperatur  den  statischen 
Druck  entsprechend  erhöht  Dagegen  spielt 
der  äussere  Druck  bei  den  Flüssigkeiten  und 
festen  Körpern  gemeiniglich  nur  eine  äusserst 
geringfügige  Nebenrolle,  von  der  man  vor- 
läufig für  die  Hauptsache  ganz  absehen 
kann,  wie  man  im  extremen  Gaszustande 
vom  innern  Zuge  völlig  absieht. 
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Auch  ist  es  das  Natürlichste,  die  Zug- 
kraft zwischen  den  Molekülen  als  etwas 
Selbständiges  zu  denken,  was  nur  von  dem 
Volumen  abhängt,  mit  der  Temperatur  aber 
direkt  nichts  zu  schaffen  hat.  Uns  scheint 
es  sogar  ebenso  unberechtigt,  die  Kohäsion 
unmittelbar  als  von  der  Temperatur  be- 
stimmt denken  zu  wollen,  als  wenn  man  es 
sich  einfallen  liesse,  die  Schwere  als  von 
der  Temperatur  abhängig  zu  fingieren.« 
Nach  in  der  obigen  Tabelle  enthaltenen 
Versuchen  ist  aber  die  Kohäsion  thatsächlich 
von  der  Temperatur  abhängig;  indessen 
auch  nach  der  Duhri  ng'schen  Auffassung, 
nach  welcher  die  Kohäsion  sich  mit  dem 
Zwischenvolumen  ändert,  muss  die  Kohäsion, 
da  ja  das  Zwischenvolumen  sich  mit  der 
Temperatur  ändert,  ebenfalls  von  der 
Temperatur  abhängig  sein.  Wäre  dies  nicht 
der  Fall,  d.  h.  wurde  man  die  Kohäsion 
nicht  als  Wirkung  der  Warmestrahlen  an- 
sehen,  so  wurde  dieselbe  als  eine  von  allen 
übrigen  Naturkraften  wesentlich  verschiedene 
Urkraft  gelten  müssen  und  dadurch  das 
sonst  in  der  Naturwissenschaft  allüberall 
gültige  Prinzip  der  Einheit  der  Naturkrafte 
umgestossen  und  in  Frage  gestellt  werden. 
Dagegen  ergiebt  sich  aus  der  oben  an- 
geführten Formel  Dühring’s,  dass  die 
Kohasionskraft  z mit  steigender  Temperatur 
zunimmt,  wahrend  dieselbe  thatsächlich  mit 
wachsender  Temperatur  kleiner  wird.  Es  ist 
von  ihm  ganz  übersehen  worden,  dass  die 
Grosse  der  Kohäsion  lediglich  von  der  ab- 
gegebenen Wärmemenge  abhangt,  welche 
vom  dünnsten  Gaszustande  bis  zur  that- 
sachlich  beobachteten  Verdichtungsstufe  in- 
folge der  ausgestrahlten  Warme  abgegeben 
worden  ist,  dass  somit  die  Kohäsion  nur 
eine  besondere  Wirkungsform  der  Wärme- 
strahlung und  durch  letztere  mechanisch 
sich  vollkommen  begreiflich  machen  lasst, 
ohne  zu  einer  spezifischen  Kohäsionskraft 
seine  Zuflucht  nehmen  zu  müssen. 

Dagegen  stellt  die  von  Dühring  aus 
der  Formel  T berechnete  Zahl  16827  für 
den  Kohäsionsdruck  nichts  anderes  dar  als 
die  Spannung,  welche  man,  die  Richtigkeit 
der  benutzten  Zustandsgleichung  voraus- 
gesetzt, durch  Erwärmung  des  auf  den 
absoluten  Nullpunkt  abgekühlten  Queck- 
silbers bei  dem  Aufangsvolumen  des  Null- 
punktes auf  T*  erhalten  wiirde,  also  die 
summirte  Gegenspannung  des  Warmedruckes 
gegen  den  ausseren  darauf  von  den  Gefass- 
Wandungen  ausgeubten  Druck,  nicht  aber 
die  Kohasionsspannung  dar. 

Die  vorstehenden  Grundgesetze  gelten 
jedoch,  wie  schon  nebenbei  erwähnt  wurde, 


nur  für  statische  Zustände,  nicht  aber  für 
dynamische  Vorgänge,  wie  solche  bei  der 
Elektrolyse  in  Frage  kommen;  für  diese 
muss  man  vielmehr  das  dynamische  Kraft- 
bethatigungsgesetz,  wie  solches  sich  aus  der 
Uebertragung  des  Doppler’schen  Prinzips 
auf  die  Arbeitsleistung  der  Aetherschwingungen 
der  Warme,  des  Lichtes  und  der  Elektrizität 
und  der  Schwerkraft  ableiten  lasst.  Demi 
bei  der  Elektrolyse  werden  nicht  nur  die 
Atome,  sondern  auch  die  Moleküle  infolge 
der  Absorption  der  elektrischen  Schwingungen 
des  Acthcrs  in  Bewegung  gesetzt,  wodurch 
das  quadratische  Wirkungsgesetz  in  das 
elektrodynamische  Weber'sche  Grundgesetz 
übergehen  muss. 

Die  Ableitung  des  Weber’schen  Ge- 
setzes aus  dem  Doppler'schen  Prinzip, 
bezw.  eine  theoretische  Begründung  dieses 
Gesetzes,  die  nach  Platner  zu  finden  der 
Zukunft  Vorbehalten  bleiben  soll,  ist  von  mir 
bereits  im  Jahre  1892  gerade  im  Anschluss 
an  die  Begründung  der  Elektrolyse  durch 
die  Vibrationstheorie  gegeben  worden.  Ich 
lasse  daher  hier  die  betreffenden  Ent- 
wickelungen nach  der  »Physik  des  Aethcrs« 
folgen. 

Da  die  Elektrizität  eine  Wellenbewegung 
des  Aethcrs  ist,  so  muss  dieselbe  natürlich 
auch  ohne  Ausnahme  nach  den  Gesetzen  der 
Wellenbewegung  sich  räumlich  den  Wirkungs- 
gelegenheiten  entsprechend bethätigen.  Dieser 
Forderung  muss  die  Elektrizität  auch  beim 
Durchgang  durch  schlechte,  chemisch  zu- 
sammengesetzte Leiter  genügen.  Demnach 
müssen  die  einzelnen  Moleküle  der  zu  clcktro- 
lysierenden  binaren  Flüssigkeit  in  erster 
Linie  sich  so  aneinander  lagern  und  ordnen, 
dass  diejenige  Seite  des  Moleküls,  welche 
von  dem  besser  leitenden  Atom  (Radikal) 
gebildet  wird,  sich  nach  der  Seite  hin  richtet, 
von  wo  der  Strom  herkommt,  wahrend  das 
schlechter  leitende  Atomradikal  sich  nach 
der  andern  Seite  wenden  muss;  denn  dem 
Eintreten  desStromes  setzt  das  besser  leitende 
Atom  einen  geringeren  Widerstand  entgegen 
als  das  schlechter  leitende,  sodass  nach  den 
Gesetzen  der  Mechanik  die  elektrischen 
Schwingungen  sämtlicher  Atome  so  ordnen, 
dass  das  besser  leitende  das  elektronegative 
und  das  andere  das  elektropositive  Radikal 
wird.  Dass  die  Elektncitat  thatsächlich  eine 
solche  Drehung  auszuuben  vermag,  beweisen 
die  Beobachtungen  Rout  s über  die  Drehung 
der  in  zwei  Richtungen  verschieden  leitenden 
Krystalle.  Die  hierüber  anqcstcllten  Be- 
obachtungen (Wicdemann's  Lehre  von  der 
Elektrizität  im  § 74'  haben  nämlich  zu  folgen- 
der Regel  geführt: 
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»Hiernach  würde  sich  im  allgemeinen 
die  Ausbreitung  der  Elektrizität  auf  den 
Krystallcn  in  der  Richtung  am  stärksten  aus- 
bilden, welche  sich  bei  längerer  elektrischer 
Influenz  axial  einstellt,  in  welcher  die  optische 
Elastizität  am  grössten  ist  und  sich  das  Licht 
am  langsamsten  tortpflanzt.« 

Wenden  wir  dies,  um  das  Verständnis 
zu  erleichtern,  auf  einen  bestimmten  Fall 
an,  und  zwar  wollen  wir  die  Elektrolyse  des 
Wassers  dazu  wählen,  da  diese  Verbindung, 
welche  aus  den  beiden  für  die  theoretische 
Chemie  wichtigsten  Elementen  H und  O zu- 
sammengesetzt ist,  gewissermassen  eine 
typische  Bedeutung  hat.  Nach  dem  soeben 
angeführten  Gesetz  von  Root  müssen  die 
Sauerstoff-  und  Wasserstoffteilchen  sich  so 
ordnen,  dass  in  sämtlichen  Atomgruppen  die 
beiden  Wasserstoffatome  dem  ankommenden 
Strome  abgewandt,  jedes  Sauerstoffatom  aber 
demselben  zugekehrt  ist.  In  zweiter  Linie 
müssen  aber  die  elektrischen  Wellen,  wie 
oben  bewiesen  ist,  proportional  dem  Leitungs- 
vermögen von  den  Ätomradikalen  der  einzelnen 
Wasscrmoleküle  absorbiert  werden.  Die  Folge 
dieser  Absorption  ist  die  Erwärmung,  also 
die  Verminderung  der  Kohäsion  der  Moleküle 
und  damit  schliesslich  die  chemische  Trennung 
(Dissociation)  der  Atomradikale.  Da  die 
Trennung  der  Atome  darnach  der  absor- 
bierten Wellenmenge  proportional  sein  muss, 
so  muss  die  Zahl  der  einzelnen,  von  ein- 
ander sich  loslösenden  Atome  lediglich  von 
der  Wärmemenge  abhangen,  welche  die  ein- 
zelnen Atome  von  den  durchgehenden  Wellen 
absorbieren.  Nun  ist  aber  diese  Wärme- 
menge, wie  in  der  Arbeit  in  Heit  2 bis  4 
der  »Elektrochemischen Zeitschrift»  cinwands- 
frei  gezeigt  worden  ist,  der  brechenden  Kraft 
der  Materie  direkt  proportional.  Sollen  nun 
die  elektrischen  Kräfte  oder  Schwingungen 
die  alleinige  Ursache  sein,  welche  dieTrennung 
des  Wassers  in  seine  Radikale  Ha  und  O 
bewirkt,  so  muss,  da  bei  der  Elektrolyse  des 
Wassers  die  beiden  Radikale  nach  den  Volum- 
verhältnissen, in  denen  sie  zur  Verbindung 
zusammengetreten  sind,  auch  wieder  ge- 
trennt werden,  die  brechende  Kraft  des  Sauer- 
stofts  0,000544  zu  der  des  Wasserstoffs 
0,000278  sich  wie  2 : 1 verhalten.  Thatsächlich 
verhält  sich  die  brechende  Kraft  des  O zu 
derjenigen  des  H wie  2:1.  Der  mechanisch- 
physikalische Grund  dafür,  dass  ein  Volumen 
Sauerstoff  gerade  mit  zwei  gleich  grossen 
Volumina  Wasserstoff  verbindet,  dass,  um 
mich  der  chemischen  Sprache  zu  bedienen, 
Sauerstoff  gegen  Wasserstoff  zweiwertig  ist, 
liegt  also  darin,  dass  die  brechende  Kraft 
des  ersteren  gerade  doppelt  so  gross  ist, 


als  die  des  letzteren.  Diese  für  rein  statische 
Vorgänge  geltenden  Beziehungen"  sind  von 
mir  in  »Licht-,  Elektricität  und  X-Strahlen» 
in  dem  Kapitel  »Das  Gesetz  der  Absorptions- 
äquivalente« auslührlich  erläutert  worden,  so 
dass  ich  darauf  hier  nicht  noch  besonders 
einzugehen  brauche,  zumal  da  es  sich  bei 
der  Elektrolyse  nicht  um  einen  statischen, 
sondern  um 5 einen  dynamischen  Vorgang 
handelt,  bei  welchem  auch  die  Eigen- 
schwingungen der  körperlichen  Moleküle 
gemäss  dem  Doppler’schen  Prinzip  in 
Rechnung  zu  bringen  sind. 

In  der  That  haben  die  modernen 
Theoretiker  bei  der  Erklärung  der  Elektro- 
lyse stets  die  Eigenbewegung  der  Ionen  be- 
rücksichtigt und  somit  sich  auf  den  Boden 
der  alten  Laplace’schen  Anschauung  ge- 
stellt, dass  die  kleinsten  Körperteilchen,  die 
physikalischen  Moleküle,  ebenso  wie  die 
chemischen  Atome  in  ähnlicher  Weise,  wie 
sich  dies  für  die  Moleküle  und  Atome  des 
Weltsystems,  für  die  Sonnen  und  Planeten, 
beobachten  und  nachweisen  lässt,  bestimmte 
Bahnen  periodisch  wiederkehrend  durch- 
laufen oder  in  gesetzmässigen  Schwingungen 
sich  bewegen.  Hieraus  folgt  aber  ohne 
weiteres,  dass,  da  die  Moleküle  und  Atome 
sich  nach  dem  quadratischen  Wirkungs- 
gesetze beeinflussen,  sofern  sic  selbst  wechsel- 
seitig in  Ruhe  sind,  sich  dieselben  bei  der 
Elektrolyse,  durch  welche  infolge  der  zuge- 
lührten  Wellenenergie  der  Schwingungs- 
zustand der  Atome  verändert  wird,  auch 
die  Kraftwirkung  gemäss  der  geänderten 
Bewegung  sich  ändern  muss,  zumal  da  ausser 
der  Vibrationsbewegung  der  Ionen  noch  eine 
Eigenbewegung  derselben  von  einer  Elektrode 
zur  anderen  stattfindet.  Das  für  eine  der- 
artige Aenderung  der  Kraftbethatigung  allein 
in  Frage  kommende  Gesetz  ist  das  aus  dem 
Doppler’schen  Prinzip  abzuleitende  dyna- 
mische Kraftbethätigungsgesetz  der  Materie, 
das  Weber  und  Gauss  durch  zahlreiche 
Versuche  unter  dem  Namen  des  elektro- 
dynamischen Grundgesetzes  erkannt  und  be- 
kannt gegeben  haben,  ohne  jedoch  dessen 
Zusammenhang  mit  der  Aethertheorie  nur 
zu  ahnen. 

Da  bei  der  Elektrolyse  nicht  nur  die 
statische,  sondern  auch  die  dynamische 
Strahlung  der  Actherwellen  wirksam  wird, 
so  mag,  um  dicGnmdlagencinermechanischen 
Theorie  der  Elektrolyse  nach  jeder  Richtung 
hin  sicher  zu  stellen,  dieses  Problem  noch 
eingehend  erörtert  werden.  Die  von  einem 
Körper  oder  einem  Molekül  oder  Atom 
ausgestrahlten  Wellen,  mögen  dieselben  nun 
Licht-,  Wärme-  oder  Elektrizitätswellen  sein, 
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breiten  sich  nach  allen  Richtungen  des 
Raumes  hin  aus,  d.  h.  also  kugel-  oder 
strahlenförmig.  Hieraus  folgt  ohne  weiteres, 
dass  die  Intensität  der  ausgesandten  Wellen- 
bewegung mit  wachsender  Entfernung  von 
dem  strahlenden  Körper  abnehmen  muss, 
und  zwar  in  derselben  Weise,  wie  die  mit 
dem  Abstand  als  Radius  beschriebenen 
Kugeloberflächen  wachsen;  denn  die  ur- 
sprüngliche Wellcnmenge  muss  sich  bei 
wachsender  Entfernung  vom  Körper  wegen 
der  radialen  Ausbreitung  auf  die  betreffende 
Kugelobcrfläche  gleichmässig  verteilen.  Nun 
ist  aber  die  Oberfläche  einer  Kugel  vom 
Radius  r gleich  4rsir,  die  Kugeloberflächen 
sind  also  dem  Quadrate  des  Radius  direkt 
proportional.  Da  nun  aber  die  Intensität  der 
Strahlen  der  Grösse  der  Oberfläche,  auf 
welche  sie  sich  ausbreiten,  umgekehrt  pro- 
portional ist,  so  muss  demnach  die  Intensität 
der  Wellenbewegung  dem  Quadrate  der 
Entfernung  vom  strahlenden  Punkte  umge- 
kehrt proportional  sein.  In  der  That  be- 
weisen die  angestellten  Beobachtungen,  dass 
nicht  nur  die  Intensität  der  Licht-  und 
Wärmestrahlcn,  sondern  auch  diejenige  der 
elektrischen  Schwingungen  dem  Quadrate 
der  Entfernung  umgekehrt  proportional  ist. 
Bei  dem  Licht  benutzt  man  zur  Messung 
der  Intensität  das  Photometer,  bei  der 
Wärme  das  Thermometer  oder  die  Thermo- 
säule  und  bei  der  Elektrizität  das  Elektroskop 
oder  besser  noch  die  Coulomb'sche  Dreh- 
wage. Gerade  die  Versuche  Coulomb’s 
mit  der  Drehwage  haben  unzweifelhaft  be- 
wiesen, dass  die  Intensität  der  strahlenden 
Elektrizität  ebenso  wie  diejenige  der  Licht- 
und  Wärmewellen  mit  dem  umgekehrten 
Quadrat  der  Entfernung  abnimmt.  Da  die 
Intensität  ausserdem  noch  der  wirksamen 
Elektrizitätsmenge  direkt  proportional  ist, 
so  kann  man  das  räumliche  Wirkungsgesetz 
der  statischen  Elektrizität  also  formulieren: 
•Die  Anziehung  oder  Abstossung  elektrisch 
geladener  Körper  ist  den  wirksamen  Elek- 
trizitätsmengen direkt  dem  Quadrate  ihrer 
Entfernung  umgekehrt  proportional.«  Da 
die  Elektrizität  eine  Kraft  ist,  so  hätte  man 
dies  Resultat  auch  ohne  weiteres  aus  dem 
Grundgesetze  folgern  können,  dass  die  funk- 
tioneile Beziehung  einer  Kraft  zu  ihrer  räum- 
lichen Bestätigungsmöglichkeit  stets  dieselbe 
sein  muss. 

Das  soeben  aus  der  Wellentheorie  für 
die  statische  Aetherstrahlung  abgeleitete 
Kraftbethätigungsgesetz  gilt  jedoch  nicht 
für  die  hier  in  Krage  kommenden  dynamischen 
oder  die  strömenden  Aetherschwingungen. 
Pur  die  letzteren  gilt  vielmehr  ganz  allgemein 


das  Weber'sche  Grundgesetz,  welches  lautet: 


W = 


-© 


darin  sind  e und  e1  die  wirksamen  elektrischen 
Massen  im  Abstande  r,  welche  gegeneinander 


die  Geschwindigkeit 


± haben.  Nun  wird 
dt 


nach  dem  Doppler’schen  Prinzip,  das  als 
bekannt  vorausgesetzt  werden  kann,  die 
Zahl  der  Schwingungen,  welche  das  Ohr 

oder  Auge  treffen,  durch  dieFormel 


( . s\ 

n I rt  - ) 

V CJ 


dargestellt,  worin  s die  relative  Geschwindig- 
keit der  Ton-  oder  Lichtquelle,  bezw.  für  die 
Elektrizität  diejenige  der  Schwingungen  in 
den  Leitern  oder  Elektrolyten  und  c die  Ge- 
schwindigkeit der  betreffenden  Schwingungen 
in  der  umgebenden  Luft  bedeutet. 

Die  Annahme  Weber's,  dass  in  jedem 
elektrischen  Strome  gleichzeitig  beide  Elek- 
trizitäten in  gleicher  Menge  nach  entgegen- 
gesetzten Richtungen  fliessen,  ergiebt  sich 
als  Folgerung  aus  dem  Umstande,  dass  die 
clektrischenSchwingungen  infolge  der  radialen 
Ausbreitung  und  der  totalen  Reflexion  an 
der  Innenseite  der  Leiterfläche  nach  der 
positiven  und  negativen  Stromrichtung  hin 
den  Draht  durchlaufen  und  daher,  soweit 
sie  nicht  infolge  der  Totalreflexion  im  Leiter 
verbleiben  müssen,  nach  beiden  Richtungen 
hin  ausstrahlen.  Ist  nun  die  Geschwindigkeit 
der  elektrischen  Strahlen  im  ersten  Leiter  u 
und  im  zweiten  u1,  so  sind  die  relativen 
Geschwindigkeiten,  mit  welchen  die  elek- 
trischen Schwingungen  einander  entfliehen 
oder  aufeinander  zueilen: 

1.  von  -f-  e und  -)-  e* : u — u1 

2.  „ — e „ — e1 : — (u  — u1) 

3.  „ -|-  e „ — e‘ : u -)-  u1 

4-  „ — e + e' : — (u  + u1). 

Während  einer  Sekunde  wird  also,  wenn 
im  ersten  Leiter  n,im  zweiten  n1  Schwingungen 
in  der  Sekunde  stattfinden,  nach  dem 
Doppler’schen  Prinzip  eine  in  der  positiven 
Stromrichtung  sich  fortpflanzende  Welle  des 
zweiten  Leiters  sich  mit 

nj'+“-T-| 

Wellen  des  ersten  und  umgekehrt  gleichzeitig 
eine  in  der  positiven  Richtung  sich  fort- 
pflanzende Welle  des  ersten  Leiters  sich  mit 


1 


Wellen  des  zweiten  zusammensetzen,  so  dass 
bei  der  relativen  Geschwindigkeit  -|-(u  — ul) 
infolge  der  Wechselseitigkeit  der  Strahlung 
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die  Gesamtzahl  der  von  den  Stromelementen 
ds  und  ds1  einander  zugesandten  Wellen  dem 
Produkt 


und  dem  der  strahlenden  Flächen  ds  und  ds1 
proportional,  also  gleich 

ds  ds'-nn,  I i — } 


Ganz  entsprechend  erhält  man  für  die 
GesamtzahlderSchwingungen  bei  der  relativen 
Geschwindigkeit 


(u  — u1)  : ds  ds'-nn 


/ u — u'Y 


u-fu':ds  ds'-nn,  ‘ j* 

/ u-4-u'V 

— (u  u‘)  : ds  ds'-nn,  l i jj- — J 


Nach  den  Versuchen  von  Crookes, 
Neesen,  Pringsheim  u.  a.  ist  aber  die 
anziehende  oder  abstossende  Wirkung  der 
Aetherschwingungen  der  Zahl  der  ausge- 
sandten Schwingungen  direkt  und  wegen  der 
Intensitätabnahme  dem  Quadrate  der  Ent- 
fernung der  ausstrahlenden  Körper  umgekehrt 
proportional,  und  folglich  erhält  man  für  die 
mechanische  Wirkung  der  Wellen  in  den 
angeführten  vier  Sonderfallen 


1. 

2. 


ds  ds1 
r*  ' 
ds  ds' 


Die  algebraische  Summe  aller  dieser 

vier  Wechselwirkungen  ist  dann  die  Wirkung 
der  beiden  Stromelemente  aufeinander;  diese 
Summe  ist,  wie  man  sich  leicht  durch 

Ausquadrierung  und  Addierung  der  gleich- 
namigen Glieder  überzeugen  kann,  gleich 

nn,  • dsds,  ( 8 uu'^ 

~F*  V ) 


Dieser  Ausdruck  ist,  da  sich  nach 
Ampire's  Entwickelung  das  Weber’sche 
Gesetz  auf  die  Form 

„ ee'  ds  ds' 

8 a uu' 


bringen  lässt,  mit  letzterer  Formel,  abgesehen 

8 

vom  Vorzeichen,  identisch,  wenn  man  8 a = 

c* 


also  a = - setzt. 

c’ 

Das  vorstehende  Gesetz  giebt,  da  in 
demselben  auch  die  relative  Geschwindigkeit 
der  Ionen  Berücksichtigung  findet,  die  Mög- 
lichkeit, die  Elektrolyse  rein  mechanisch 
auf  Grund  der  Sellmeier'schen  Emissions- 
und Absorptionstheorie  zu  begründen,  ohne 
zu  besonderen,  mit  allen  möglichen  Eigen- 
schaften begabten  Elektronen  seine  Zuflucht 
nehmen  zu  müssen.  Durchführung  und 
Prüfung  der  Theorie  an  der  Hand  von 
Versuchen  und  Beobachtungen  wird  einer 
besonderen  Arbeit  Vorbehalten. 


DER  ELEKTRISCHE  OFEN. 

SEIN  URSPRUNG,  SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE 
ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Mittel,  (FortMtmog.l 


Herausgeber  der  Zeitscii 

2.  Klasse.  — Der  Angriffspunkt  des 
Stromes  ist  eine  Flüssigkeit. 

Die  meisten  zur  zweiten  Gruppe  gehören- 
den Oefen  sind  auch  zu  dieser  Klasse  zu 
rechnen.  Erinnern  wir  nur  an  die  wichtigsten : 
die  Oefen  von  Cowles,  Readman, 
Crompton,  Hdroult,  Minet,  Borchers, 
Willson;  die  in\  der  Karbidindustrie  ver- 
wandten Oefen;  die  Oefen  von  Thomas 
Parker,  De  Laval  etc.  etc. 


:t  »L  Electrochimie«. 

Bei  einer  und  derselben  Operation  funk- 
tionieren nämlich  die  meisten  Oefen  ab- 
wechselnd als  Apparate  der  zweiten  Gruppe 
und  als  zur  Klasse  2 der  dritten  Gruppe  ge- 
hörende Oefen.  Das  Gleiche  gilt  auch  von 
den  anderen  Oefen  derselben  Klasse. 

Menges'seher  Oten. 

Dieser  im  Jahre  1 886  konstruierte  Apparat 
sieht  einer  Bogenlampe  ausserordentlich 
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ähnlich,  deren  untere  Elektrode  am  Boden 
eines  leitenden  Tiegels  befestigt  wäre.  Die 
obere  Elektrode  (Kig.  130)  geht  durch  den 
Deckel  des  Tiegels  hindurch  und  wird  auf 


Fig.  130.  Ofen  Menge9  1886. 

mechanischem  Wege  in  passender  Entfernung 
von  ersterer  erhalten. 

Derselbe  war  für  das  Schmelzen  und 
Reduzieren  von  Erzen  bestimmt. 

Klelner-Flertz’seher  Ofen. 

Im  Jahre  1886  beschrieben,  hatte  dieser 
Ofen  im  Anfang  denselben  Zweck  zu  erfüllen 


Fig.  13  t.  Oien  Kleiner  Fiertz. 

wie  der  Menges’sche  Ofen  und  war  im  be- 
sondern  zum  Schmelzen  und  Reduzieren  von 
Kryolit,  zum  Darstellen  von  Aluminium  be- 
stimmt. 


Die  Elektroden  tauchen  (Fig.  131)  in  ein 
mit  Kryolit  gefülltes  Gefäss,  das  innen  mit 
Bauxit  und  Thon  verkleidet  ist. 

Sie  sind  verschiebbar;  aber  die  untere 
Elektrode  ist  nur  mit  der  Hand  zu  bewegen, 
während  die  Stellung  der  oberen  Elektrode 
automatisch  mit  Hülfe  eines  Hebels  und 
eines  Solenoids  reguliert  wird. 

Rouleaux'seher  Ofen  (1888). 

Dieser  Apparat  ist  von  seinem  Erfinder 
als  elektrischer  Kupolofen  angegeben  worden. 
Er  besteht  aus  kreisförmigem  Mauerwerk 
(Fig.  132),  das  im  oberen  Teile  in  drei  Ab- 
teilungen geteilt  ist. 


Kig.  132.  Ofen  Rouleaux  (18S8). 

Diese  drei  Abteilungen  münden  in  eine 
gemeinsame  Heizkammer  aus,  in  der  sich 
verschiedene  Elektrodengruppen  befinden. 
Mit  Hülfe  brennbarer  Zusätze  werden  die  Sub- 
stanzen, bevor  sie  in  die  Wirkungssphäre 
des  elektrischen  Bogens  gelangen,  vor- 
gewärmt. 

Rogerson,  Statter  & Stevenson’seher  Ofen. 

Die  Erfinder  nahmen  im  Jahre  1886  ein 
Patent  auf  ein  Verfahren,  bei  dem  elektro- 
magnetische Anziehungen  und  Abstossungen 
benutzt  werden,  um  den  Weg  des  elektrischen 
Bogens  zu  modifizieren  (Fig.  133).  Die  An- 
ziehung oder  Abstossung  wird  vermittelst 


Fig.  *33-  Ofen  Kogerion,  Statter  & Stevenson  (1SS6). 


eines  Magneten,  Elektromagneten  oder  eines 
Solenoids  hervorgebracht,  das  von  einem 
Strom  durchflossen  wird. 

Auf  beiden  Seiten  des  Ofens  befinden 
sich  die  beiden  Pole  eines  Elektromagneten. 
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Die  Polstücke  sind  verschiebbar,  sodass  man 
den  Polabstand  beliebig  verändern  kann. 

Gärard-Lecnyer'scher  OTen. 

Der  Erfinder  hat  mit  zwei  verschiedenen 
Typen  gearbeitet,  nämlich  zunächst  mit  einem 
besonders  auf  die  Darstellung  von  Aluminium 
bezüglichen  Ofen,  und  dann  mit  einem  für 
die  Darstellung  von  Eisen  und  Stahl  be- 
stimmten. 


E*f?.  *34-  Ofen  G£rard-Lecuycr.  1.  Type.  (1S86.) 

Fig.  134  zeigt  die  erste  Form,  die  im 
Jahre  1886  geschaffen  worden  ist  und  an 
die  Johnson  und  Pichon'schen  Oefen  er- 
innert. 


Fig.  ,35-  Ofen  GEmnl-Lccuyer.  2.  Type.  (>895.) 

^'g-  >35  stellt  die  zweite  Form  dar,  die 
zur  Darstellung  von  Stahl  bestimmt  ist. 

Das  vom  Erfinder  angegebene  Verfahren 
besteht  im  wesentlichen  darin,  dass  man 
eine  minimale  Quantität  geschmolzenen  Guss- 
eisens in  fein  pulverisierterForm  mit  einem 


beträchtlichen  Luftvolumen  zusammenbringt, 
derart,  dass  die  zur  Entkarburierung  erforder 
liehe  teilweise  Verbrennung  sofort  erfolgen 
kann  und  dass  dieses  Gusseisen  auf  diese 
Weise  in  Stahl  verwandelt  wird,  dessen  Natur 
und  Reinheit  durch  Variieren  entweder  der 
Feinheit  des  Metallpulvcrs  oder  der  Be- 
rührungsdauer der  Metallteilchen  mit  der  Luft 
reguliert  werden  kann. 

Das  Rohschmelzeisen  wird  direkt  vom 
Kupolofen  in  das  obere  Gefäss  gegossen 
(Fig.  134  u.  135),  von  wo  aus  es  in  glühendem 
Zustande  mit  bestimmter  Geschwindigkeit 
durch  die  beiden  Elektroden,  zwischen  denen 
der  Bogen  übergeht,  hindurchfliesst. 


Stassano'seher  Ofen. 

Dieser  Apparat  ist  für  die  Elektro- 
metallurgie des  Eisens  bestimmt.  Er  hat 
etwa  das  Aussehen  eines  Kochofens  und 
besteht  aus  zwei  Kegelstumpfen,  die  an  ihrer 
grossen  Grundfläche  vereinigt  sind  (Fig.  136) 


und  die  Kammer  darstcllen,  in  der  das  Erz 
reduziert  und  geschmolzen  wird.  Das  Metall 
sammelt  sich  im  Tiegel  G an,  der  mit  einem 
Ausflussloch  / versehen  ist. 

Die  beiden  Elektrodenkohlen  cc  haben 
10  cm  Durchmesser  und  1 m Länge.  Ihr 
Abstand  wird  mit  der  Hand  nach  den  An- 
gaben des  Ampere-  und  Voltmeters  reguliert. 
Das  Erz  wird  unter  der  Einwirkung  der 
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Wärme  des  Bogens  zersetzt.  Die  zur  Er- 
zeugung von  i Tonne  Metall  nötige  Energie 
lässt  sich  auf  3000  PS.  abschätzen. 

Unter  den  Oefen  von  Klasse  2 sind  noch 
hervorzuheben:  der  Ofen  von  Dr.Bermb  ach, 
der  zur  Glasfabrikation ')  benutzt  wird;  der 
Nicolai'sche  Ofen  (Karbid);  der  Heibling- 
sehe  Ofen  (Legierungen);  der  Wolf 'sehe 
(Karbid);  der  Voelker'sche  (Glas);  der 
ITorry'sche  (Karbid);  um  nur  die  alteren  zu 
nennen,  denn  die  davon  abgeleiteten  und 
seit  zwei  bis  drei  Jahren  konstruierten  Oefen 
zählen  nach  Hunderten.  In  einer  augen- 
blicklich vorbereiteten  ausgedehnteren  Arbeit 
werden  wir  uns  bemühen,  auch  diese  zu  be- 
sprechen. 

3.  Klasse.  — Der  Angriffspunkt  des 
Stromes  ist  ein  Gas. 

Zu  dieser  Klasse  zählt  man  zwei  Appa- 
rate, die  eigentlich  keine  Oefen  sind,  die 
aber  trotzdem  zwei  interessante  Punkte  in 
der  Geschichte  der  Oefen  bezeichnen;  wir 
meinen  das  Berthelot 'sehe  elektrische  Ei 
und  den  Violle'schen  Ofen. 

Das  Berthelot'sehe  elektrische  Ei. 

Im  Jahre  1883  führte  der  französische 
Gelehrte  in  einem  klassischen  Versuch  die 
Synthese  des  Acetylens  aus.  Im  Mittelpunkt 
einer  Glasglocke  geht  zwischen  den  Enden 


Fig.  J37«  Berthelol’s  elektrische»  Ei. 


zweier  Kohlenstäbe  ein  elektrischer  Licht- 
bogen über;  auf  der  einen  Seite  der  Glocke 
lässt  man  einen  Wasserstoffstrom  ein;  dieses 
Gas  verbindet  sich  bei  der  Berührung  mit 
dem  Lichtbogen,  mit  der  auf  hohe  Temperatur 
erhitzten  Kohle,  um  Acetylen  C,  H,  zu 
bilden,  dass  nach  der  anderen  Seite  der  Glocke 
entweicht. 

Vlolle'seher  Ofen  (1892). 

Dieser  Apparat  zeigt  dieselbe  Anordnung 
wie  der  Moissan’sche  Ofen;  er  hat  seinem 
Erfinder  zur  Messung  der  Temperatur  des 
elektrischen  Bogens  gedient.  Bei  seinen 
Versuchen  Hess  Violle  es  sich  vor  allem 
angelegen  sein,  die  von  Luftströmungen  her- 
rührenden  Fehlerquellen  zu  vermeiden. 


*)  Diele  Zeitichr.  — Sept.  1901. 


Die  wichtige  Thatsache,  die  sich  aus 
den  Arbeiten  Violle’s  ergiebt,  ist  die,  dass 
der  Lichtbogen  Sitz  einer  durchaus  wohl 


Fig.  138.  VioUe'scher  Ofen. 

definierten  physikalischen  Erscheinung  ist, 
nämlich  des  Siedens  des  Kohlenstoffes 
und  dass  dieses  Sieden  bei  der  Temperatur 
3500°  erfolgt. 

Elektrolytische  Methoden. 

Die  Zahl  dieser  Methoden  ist  nicht  sehr 
bedeutend  im  Vergleich  mit  den  elektro- 
thermischen  Verfahren;  sie  stellen,  was  das 
Medium  anbelangt,  in  dem  der  Strom  fliesst, 
nur  eine  einzige  Gruppe  dar;  dasselbe  ist 
stets  eine  Flüssigkeit. 

Betriebsbedingungen.  — Bei  Be- 
trachtung der  Elektrolyse  durch  Schmelzen 
eines  Bades,  das  in  der  Hauptsache  aus 
Aluminiumfluorid  und  Thonerde  bestand, 
haben  wir  gefunden,  dass  für  gewisse  Grenzen 
nicht  überschreitende  Stromdichten15)  die 
Betriebsformel  folgendermassen  lautet: 

E = e R I, 

wo  E nichts  anderes  als  die  Potentialdifferenz 
an  den  Elektroden  ist,  e die  elektromotorische 
Gegenkraft,  die  eine  Funktion  der  Bildungs- 
wärme des  Hauptelektrolyten  ist,  R den 
Widerstand  des  Stromes  und  I die  Strom- 
stärke darstellt. 

Die  Elektrolyse  durch  Schmelzen  er- 
folgte also  in  derselben  Weise  wie  die  Elektro- 
lyse gelöster  Körper,  und  die  Arrhenius'sche 
Theorie  ist  auf  sie  anzuwenden.  Wir  werden 
auf  diese  Frage  zurückkommen,  wenn  wir 
die  Anwendungen  des  elektrischen 
Olcns  und  im  besonderen  die  Elektro- 
metallurgie des  Aluminiums  behandeln. 

ln  Wirklichkeit  bieten  die  elektrolytischen 
Methoden  auf  trockenem  Wege  hinsichtlich 
des  Ganges  der  Operation  und  der  Resultate 
mehr  Interesse  als  hinsichtlich  der  Apparate 
selbst,  die  alle  eine  gewisse  Familienähnlich- 
keit zeigen,  soweit  sie  überhaupt  in  der 
Industrie  Verwendung  gefunden  haben. 


>)  Traite  tblorique  et  pratlque  d'electrochimie, 
Bcrangcr,  Editeor.  1900.  . 
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Wir  wollen  sie  hier  schnell  durchgehen, 
ohne  uns  mit  einer  vollständigen  Beschreibung 
befassen  zu  können,  was  wir  uns  für  eine 
spätere  Arbeit  Vorbehalten.  Viele  von  ihnen 
sind  übrigens  im  vorliegenden  Aufsatz  bereits 
gegeben  worden. 

Wir  wollen  sie  in  drei  Klassen  teilen, 
die  wir  nach  der  Beziehung  zwischen  der 
Dichte  des  erhaltenen  Elements  und  der 
des  Elektrolyten  unterscheiden  werden. 

l.  Klasse.  — Das  Element,  meistens 
ein  Metall,  ist  spezifisch  schwerer  als  der 
Elektrolyt. 

Zu  dieser  Klasse  gehört  die  Elektro- 
metallurgie des  Aluminiums  und  des  Zinks. 

Bekannt  sind  die  bereits  beschriebenen 
Heroult’schen  Oefen,  sowie  die  ebenfalls 
beschriebenen,  auf  die  Elektrometallurgie  des 
Aluminiums  angewandtenMinet'schen  Oefen. 

Häroult’seher  Ofen  (1887). 

Die  in  Fig.  139  dargestellte  Ofenform  ist 
eine  der  ersten  von  Ileroult  konstruierten; 
dieselbe  ist  für  die  Elektrometallurgie  des 
Aluminiums1)  bestimmt. 

Der  Tiegel  A wird  von  aussen  erhitzt; 
derselbe  besteht  aus  Kohle  und  stellt  die 
Kathode  dar;  er  taucht  in  einen  Graphit- 
tiegel B,  der  als  Mantel  dient.  Der  Zwischen- 
raum zwischen  den  beiden  Tiegeln  ist  mit 
Graphitpulver  ausgefüllt.  Die  Verbindung 


>)  Engl.  Patent  IlenderflOD,  No.  7426.  1887. 
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mit  dem  negativen  Strompole  wird  vermittelst 
eines  Kohlenstabes  E"  hergestellt,  der  in 
eine  Tonröhre  D‘  hineingepasst  ist.  Die 
Kohlenanode  E wird  gleichfalls  durch  eine 


Fig.  139.  Ofen  Hdroult  (1887). 

Tonröhre  D geschützt  und  durch  eine  im 
Deckel  G des  Tiegels  A angebrachte  Oeffnung 
in  das  Bad  eingeführt;  der  Deckel  wird  mit 
einer  Schicht  Tonerde  bedeckt. 

(Fort*etiung  folgt.) 


REFERATE. 


Ofen  zur  Stahlg-ewinnung.  I’.  I..  T.  Hcfroult. 

(Lindustrie  eleclrochimique  1903.  VIII,  5t.) 

Der  Verfasser  hat  sich  einen  neuen  Ofen 
(Fig.  140)  patentieren  lassen,  der  in  der  Anlage  zu 
La  Praz  sowie  in  der  in  Schweden  im  Bau  befind- 
lichen Anlage  zur  Verwendung  kommen  soll.  Der 
Ofen  ist  ein  sogenannter  Ratlinationsofcn,  der 
in  grossen  Zilgen  dem  Ofen  von  Slawianoff 
ähnelt.  Er  besteht  aus  einem  mit  feuerfester 
Masse  ausgekleideten  Herde  a in  den  zwei 
senkrechte  Elektroden  b,  b tauchen.  Diese 
Elektroden  sind  jedoch  paarweise  angeordnet 
zu  denken.  Die  Wirkung  wird  nicht  durch  einen 
Lichtbogen  hervorgebracht,  sondern  sie  beruht 
auf  der  Elektrisierung  des  Eisens  selbst,  das 
durch  den  Strom  soweit  erhitzt  wird,  dass  eine 
Oxydation  des  in  ihm  enthaltenen  Kohlenstoffes 
eintrilt.  Um  diesen  Zweck,  die  Vermeidung  der 
Bildung  eine  Lichtbogens  zu  erreichen,  werden 
die  Elektroden  nur  so  weit  in  die  über  dem 
geschmolzenen  Roheisen  befindliche  Schlacke 


cingetaucht,  dass  zwischen  ihrem  unteren  Ende 
und  dem  Eisen  noch  eine  Schlackenschicht  sich 
befindet,  deren  Widerstand  grösser  ist  als  der 
des  Eisens.  Der  Strom  wird  dann  den  Weg 
des  geringeren  Widerstandes  wählen  und  von  der 
einen  Elektrode  durch  die  Schlackcnschicht 
zum  Eisen  und  durch  dieses  hindurch  durch 
die  Schlackenschicht  wieder  zu  der  anderen 
Elektrode  gehen.  Um  den  geschilderten  Effekt 
zu  erreichen,  ist  eine  äusserst  genaue  Regulierung 
des  Elektrodenabstandes  vom  Eisen  notig.  Die 
Elektroden  sind  deshalb  mit  sorgfältig  aus- 
gestaltcten  Regulierungsvorrichtungen  k,  h,  g,  i. 
k,  h,  g,  i versehen.  Ausserdem  befinden  sich  an 
der  Anlage  Voltmeter  m,  auf  denen  durch  fort- 
währende Regulierung  die  Spannung  konstant 
gehalten  werden  muss.  Jede  Veränderung  der 
Spannung  muss  sofort  ausgeglichen  werden. 
Durch  das  Vermeiden  einer  Berührung  zwischen 
Eisen  und  Elektrode  sollen  Verunreinigungen  des 
ersteren,  wie  sie  durch  Aufnahme  von  Kohlen- 
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Stoff  aus  der  Elektrode  leicht  eintreten  können, 
vermieden  und  durch  die  Wahl  des  Stromweges 
Ersparnisse  an  Strom  erzielt  werden  — n. 

Die  Elektrometallurgie  des  Zinks.  — Falgues. 

(Revue  pratique  de  l'dlectricitd.  1903.  VII.  83.) 

Die  Elektrometallurgie  des  Zinkes,  die  im 
Jahre  1894  und  in  den  tolgcnden  infolge  der 
Versuche  Höpfners  sehr  aussichtsreich  erschien, 
hat  inzwischen  den  in  sie  gesetzten  Erwartungen 
nicht  entsprochen  und  die  alten  Methoden  der 
Zinkmetallurgie,  die  auf  einem  Destillationsvcr- 
fahren  aus  Retorten  beruhen,  sind  fast  überall 
noch  im  Gange.  Der  Verfasser  hat  nun  ein 
Verfahren  ausgearbeitet,  das  auf  elektrother- 
mischen  Gnindlagen  beruht,  und  bereits  technisch 
im  grosseren  Massstabe  ausgeübt  wird.  Das 
Verfahren  ähnelt  in  mancher  Beziehung  dem- 
jenigen der  Bereitung  von  Eisen  und  Stahl  auf 
elektrischem  Wege.  In  einem  elektrischen  Ofen 
von  der  Form  der  Schachtofen  werden  die  oxy- 
dischen  und  sulfidischen  Erze  des  Zinks  nach 
Zugabe  dosierter  Mengen  von  Zuschlägen  ge- 
schmolzen und  eine  Reduktion  durch  Kohle  oder 
Eisen  herbeigeführt.  Es  entsteht  so  eine  Schlacke, 
und  das  freie  Metall,  das  man  entweder  absticht 
oder  abdestillicrt.  Die  Dcstillationsmethode 
empfiehlt  sich  dann,  wenn  zugleich  der  Farbstoff 
Zinkweiss  (ZnO)  dargestellt  werden  soll.  In 
diesem  Falle  werden  die  Dämpfe,  die  bei  der 
Destillation  entstehen,  angezündet.  Der  Nutz- 
effekt soll  nach  Angabe  des  Verfassers  Uber 
90 “Jo  betragen,  was  hauptsächlich  darauf  zurUck- 
zuführen  ist,  dass  bei  der  Destillation  nur  geringe 
Mengen  verloren  gehen  und  vor  allem  darauf, 
dass  die  Schlacke  nicht  mehr  als  i*,'o  Zink  ent- 
hält. Eine  besondere  Vorbereitung  der  Erze  ist 
nicht  nötig,  insbesondere  fallt  das  bisher  übliche 
und  notwendige  Rosten  der  Blende  weg.  Ent- 


halten die  Erze  Blei  oder  Silber,  so  können  die- 
selben ebenfalls  gewonnen  werden.  Was  die 
Rentabilität  anbetrifft,  so  werden  bei  einem  Zink- 
gehalte der  Erze  von  40%  pro  Kilowatttag  etwa 
Kilogramm  Zink  erhalten.  Die  Leistung  der 
fen  ist  hierbei  mit  roo  Kilowatt  angenommen. 
Die  Rentabilität  wird  selbstverständlich  mit  dem 
Zinkgehalte  sehr  schwanken,  doch  beeinträchtigt 
ein  geringer  Zinkgehalt  und  ein  hoher  Silicium- 
gehalt dieselbe  nicht,  da  sich  auch  Erze  von  der 
Zusammensetzung  22%  Zink  und  30— 4o°/tSiO, 
nach  diesem  Verfahren  behandeln  lassen.  In 
der  Calciumcarbidfabrik  zu  Campagna  sind 
neue  Oclen  im  Bau,  mit  denen  ein  Ertrag  von 
2 Tonnen  Zink  pro  Kilowattjahr  erzielt  werden 
soll.  N. — 

Ein  neuer  Stromumformer — Cooper  Hewitt. 

(American  Electrician  1903.  XVII.  208.) 

Der  neue  Umformer  stellt  eine  Quecksilber- 
dampflampe dar,  die  sich  von  der  bekannten 
Arons'schen  dadurch  unterscheidet,  dass  der 
Strom  nicht  zwischen  Quecksilber  und  Queck- 
silber, sondern  zwischen  Quecksilber  und  Eisen 
übergeht.  Die  Lampe  besteht  aus  einer  luftleeren 
Glasbirne,  in  deren  oberem  Ende  sich  eine  An- 
zahl von  Platinelektroden  befinden,  die  in  um- 
gestülpte  Becher  aus  Eisen  enden.  Auch  in  den 
Unterteil  der  Lampe  ragt  eine  Platinzuführung, 
die  in  Quecksilber  endigt.  Beim  Anlassen  des 
Stromes  vermittelt  der  entstehende  Quecksilber- 
dampf den  Stromflass  zwischen  der  oberen  und 
der  unteren  Elektrode.  Die  Lampe  hat  nun  die 
merkwürdige  Eigenschaft,  den  Durchgang  des 
Stromes  in  der  Richtung  Eisenquecksilberdampf- 
Quecksilber  zu  gestatten,  ihm  jedoch  in  der  um- 
gekehrten Richtung  vom  Quecksilber  zum  Eisen 
• selbst  dann  zu  drosseln , wenn  Spannungen  von 
Tausenden  von  Volts  angewendet  werden.  In- 
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folge  dieser  Eigenschaft  kann  die  I,ani|>e  als 
Gleichrichter  dienen,  da  sie  bei  Verwendung  von 
Wechselstrom  nur  den  Durchgang  der  in  einer 
Richtung  erfolgenden  Stromstossc  gestattet,  den 
der  anderen  jedoch  vollkommen  unterbindet.  Es 
wird  also  durch  sie  ein  Ein-,  Zwei-  und  Drei- 
Phasen-Wechselstrom  in  pulsierendem  Gleichstrom 
verwandelt. 

Beistehende  Skizze  (Fig.  141)  veranschaulicht 
eine  Schaltungsanordnung  für  die  Umwandlung 
von  hochgespanntem  Drehstrom  in  Gleichstrom. 
Eine  der  vier  oberen  Elektroden  E 4 dient  zur 
leichten  Ingangsetzung  des  Umformers  mittelst 
Gleichstrom,  etwa  von  einer  Hilfsstromquelle 
herrührend.  Diese  Gleichslromquelle  wird  einen 
Augenblick  lang  durch  eine  kräftige  Induktions- 
spule geschlossen  und  der  bei  plötzlicher  Unter- 
brechung dieses  Stromkreises  entstehende  Polen- 
tialstoss,  die  Oeffnitngsspannung  nämlich,  zum 
>ZUnden<  des  Umformers  benutzt. 

Ist  dieses  erfolgt,  so  beteiligen  sich  auch 
die  übrigen  Elektroden  E 1,  E 2,  E 3,  die  mit 
den  drei  Phasenleitungen  verbunden  sind  (1,  2,  3), 
an  der  Stromflihrung  durch  den  Ballon  hindurch, 
lassen  aber  von  den  drei  Wechselstromwellen 
nur  die  Halbwellen  einer  Richtung  passieren  und 
ergeben  so  namentlich  zufolge  ihrer  succesiven 
Uebereinanderlagerung  einen  gut  verwendbaren 
Gleichstrom. 

Die  Verluste  bei  der  Umformung  sind 
repräsentiert  durch  einen  fixen  notwendigen 
Spannungsverlust  von  14  Volt  zwischen  den 
Elektroden,  der  unabhängig  von  der  umgetormten 
Stromstärke  ist.  Demgemäss  sind  die  Verluste 
bei  140  Volt  io'/o»  bei  700  Volt  2 %,  bei  1400 
Volt  nur  mehr  1 •/ 0.  Ueberdies  setzt  sich  diese 
Verlustencrgic  noch  teilweise  in  I.icht  um.  Die 
Anwendung  des  Converters  ist  nach  den  jetzigen 
Versuchen  bei  Spannungen  bis  3000  Volt  und 
Stromstärken  bis  100  Amperes  möglich.  Speziell 
für  die  Ladung  von  Accumulatorenbatterien  soll 
dieser  pulsierende  Strom  hervorragend  wirksam 
sein  und  ist  für  diesen  Zweck  der  He wi »-Um- 
former in  seiner  jetzigen  einfachen  Gestalt  schon 
direkt  verwendbar.  N. — 


lieber  die  Vorteile  der  Bewegung  des  galva- 
nischen Bades.  H.  van  Beek.  (Kraft  und 
Licht,  Düsseldorf  1903,  19,  170,  n.  Zeitschr. 
f.  Reproduktionstechnik.) 

Von  mancher  Seite  wird  angezweifelt,  dass 
die  Bewegung  des  galvanoplastischen  Bades 
praktisch  einen  so  wesentlichen  Vorteil  bringt, 
dass  die  Einführung  desselben  auch  in  kleinem 
Betriebe  sich  lohnen  würde.  Was  erreicl  t man 
nun  mit  der  Bewegung  der  Badflüssigkeit?  Vor 
allem  natürlich  eine  vollkommene  Mischung  jener 
Badteile,  welche  soeben  ihren  Kupfergehalt  an  die 
Anode  abgaben,  mit  dem  konzentrierten  Teile,  so- 
dass  fortwährend  kupferreiche  Losung  mit  der  Konu 
in  Berührung  ist.  Die  Bewegung  der  Badflüssig- 
keit hat  aber  ein  langsameres  Abscheiden  des 
Metalles  zur  Folge.  In  einer  amerikanischen 
Veröffentlichung  (in  »Process  Review  and  Journal 
of  elektrotyping«)  findet  sich  dagegen  die  Be- 
hauptung. dass  durch  die  Bewegung  der  Flüssig- 
keit der  Widerstand  des  Bades  verringert  wird. 
Es  müsste  daraus  folgen,  dass  bei  sonst  gleich- 
bleibenden  Verhältnissen  das  Quantum  ausge- 
schiedenen Kupfers  wachsen  müsste. 

Die  Praxis  widerlegt  dies.  Es  mag  dies  auch 
nur  in  gewissem  Sinne  aufzufassen  sein.  Es  ist 
wahr,  dass  die  vollkommenere  Mischung  der 
Metall-Lösung  den  Widerstand  verringert;  prak- 
tisch aber  ist  die  Totalleistung  herabgesetzt. 
Der  Galvanostegiker  macht  von  dieser  verlang- 
samten Ausscheidung  beim  Färben  seiner  Metall- 
überzüge in  weiteren  Metall-Lösungen  Gebrauch, 
indem  er  den  am  Drahte  hängenden  Gegenstand 
schnell  auf-  und  abwärts  bewegt.  Aber  auch 
theoretisch  steht  die  Wahrnehmung  der  ver- 
minderten Ausscheidung  als  wohlbegründet  da. 
Zwar  giebt  Bewegung  der  Teilchen  für  sich 
Widerstandsabnahme,  dies  gilt  aber  nur  von  jener 
Beweglichkeit,  welche  es  den  Teilchen  ermöglicht, 
sich  in  der  zur  Ausfüllung  angenommenen  Pol- 
richlung  zur  Platte  zu  drehen.  Weil  gerade  dies 
beim  Erwärmen  der  Flüssigkeit  eintritt,  so  nimmt 
dann  der  Widerstand  rapide  ab  (im  Gegensatz 
, zu  den  Metallen).  Ist  aber  das  ganze  Bad  in 
Bewegung,  so  giebt  es  Strömungen,  die  im 
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grossen  und  ganzen  die  Badteile  zusammen* 
drücken  und  jedenfalls  der  freien  Beweglichkeit  ein 
Hindernis  entgegcnstcllen.  Daher  der  wachsende 
Widerstand  und  die  abnehmende  Ausscheidung 
des  Metall  es.  Soweit  die  Theorie. 

Das  langsamere  Ausfällen  des  Mctalles  ist 
nur  wieder  auf  die  im  stillstchenden  Bade  er- 
reichte Hohe  zu  bringen,  wenn  wir  grossere 
Stromstärke  anwenden.  Dieses  bedeutet  aber 
auch  grossere  Herstellungskosten.  Es  ist  daher  die 
Frage  gerechtfertigt,  in  wie  weit  ein  wirklicher  Vor- 
teil durch  die  Badbewegung  erreicht  wird,  welcher 
die  grossere  Mühewaltung  im  Betriebe  und  in 
der  Anlage  eines  Bewegungssystems  rechtfertigt. 
Der  Vorteil  liegt  darin,  dass  wir  im  bewegten 
Bade  die  Ausfallung  des  Metalles  forcieren 
können,  d.  h.  innerhalb  einer  Stunde  z.  B.  eine 
grossere  Quantität  Kupfer  der  erwünschten  Eigen- 
schaft erzeugen.  Während  bei  einer  bestimmten 
Ausfällungsriffcr  pro  Stunde  (pro  Quadratzenti- 
metcr  Warenflachc ' im  ruhenden  Bade  die  Dichtig- 
keit des  Niederschlages  rapide  abnimmt,  können 
wir  l>eim  bewegten  Bade  um  ein  Beträchtliches 
ul»er  diese  Grenze  hinausgehen.  So  wird  eine 
bestimmte  Leistung,  welche  früher  3 — 4 Stunden 
in  Anspruch  nahm,  heule,  wenn  cs  notig  ist,  in 
25  Minuten  erledigt.  Wir  besitzen  sogar  ein 
Galvano,  welches  nur  15  Minuten  im  Bade  ver- 
weilte. 

Es  stellt  sich  also  zunächst  heraus,  dass  die 
Ampcrczahlcn,  früher  von  Autoren  mit  1 <jdm 
als  Einheit  berechnet,  von  dem  angenommenen 
Maximum  von  30  bis  auf  100  Ampere  erhöht 
werden  können,  wenn  die  richtige  Bewegung  des 
Bades  innegehaltcn  wird.  Allerdings  ist  letztere 
Zahl  eine  Grenze,  über  die  hinaus  man  nie 
gehen  kann,  weil  der  Energietransport  von 
wenigstens  200  Volt- Amperes  (Watts)  pro  Quadrat- 
einheit eines  flüssigen  Leiters  kaum  geleistet 
werden  kann,  ohne  einen  grossen  Teil  dieser 
Energiemenge  als  Verlust  in  Warme  umzusetzen. 
Erhöhung  des  Kupfersalzgehaltes  geht  auch  nur  bis 
zuni  Wiederauskrystallisieren,  auch  der  Säure* 
Zusatz  hat  seine  praktische  Grenze.  Rechnen 
wir  die  englischen  Zahlen,  welche  wir  im  oben- 
genannten Blatte  finden,  in  das  Dezimalsystem 
um,  so  bedeutet  eine  Stromstärke  von  100  Amp. 
pro  Quadratfuss  etwa  4/i*  Amp.  pro  Quadrat- 
dcaimctcr,  rund  genommen  also  genau  das 
Doppelte  der  für  Klischeearbeit  geltenden  Dichtig- 
kcitszahlen.  Als  Stärke  der  erzeugten  Kupferhaut 
giebt  >Process  Review  and  Journal  of  elektro- 
typing«  folgende  Zahlen: 

0,065  mm  in  27  Minuten 

0,143  * * 59  » 

0,208  > > 1 Stunde  20  Minuten 

0,260  » > 2 Stunden 

oder,  in  abgerundeten  Zeitabschnitten  gemessen: 


in 

1 

Viertelstunde 

0,037* 

mm 

» 

2 

9 

0,0715 

9 

» 

3 

9 

0,107  1 

9 

9 

4 

9 

0,1430 

9 

Als  untere  Norm  lür  praktische  Arbeit,  welche 
das  llintcrklcidcn  mit  Zinn  und  das  Hintergiessen 
ohne  Gefahr  attshalten  kann,  ist  ungefähr  0,052 


Kupferstärke  anzunehmen.  In  Chicago  wurde 
zur  Zeit  eine  Kupferhaut  ausgestellt,  welche  mit 
18,7  Amp.  pro  Quadratdezimeter  hergestellt  war. 
Aber  eine  solche  Leistung  gehört  nicht  zur  All- 
täglichkeit und  hat  daher  für  die  Praxis  keinen 
Wert.  Die  Vorrichtungen,  welche  das  Bewegen 
des  Bades  zu  vermitteln  haben,  sind  recht  ver- 
schieden gedacht  und  ausge führt.  In  Deutsch- 
land finden  wir  sehr  viel  das  I.uftcinblasen  an- 
gewandt. Einige  miteinander  verbundene  Metall- 
rohren  (Aluminium)  sind  mit  feinen  Iä>chern 
versehen.  Eine  aus  der  Flüssigkeit  ausragende 
Rohre  vermittelt  die  Verbindung  zu  der  beim 
Bade  aulgestellten  Pumpe,  welche  mittels  ex- 
zentrischer Scheibe  getrieben  wird.  In  Amerika 
finden  wir  ein  billigeres  und  sicheres  System  in 
Anwendung.  Hierbei  kommt  eine  kleine  Turbine 
in  Anwendung,  welche  in  einer  der  Bad-Ecken 
aufgestcllt  wird.  Der  ganze  Apparat  steht  also 
unter  dem  Niveau.  Nur  die  Betriebswelle  ragt 
in  der  Ecke  der  Wanne  hervor  und  tragt  ein 
konisches  Rädchen,  welches  die  Verbindung  mit 
dem  Vorgelege  der  Haupt  welle  sichert.  Die 
Flüssigkeit  wird  also  in  die  Turbine  gesaugt. 
Ein  Drahtnetz  ist  zu  passieren,  damit  keine  Fremd- 
körper in  das  Innere  des  Apparates  gelangen 
können. 

Die  Ausflussrohre  giebt  gleich  die  Strom- 
richtung an,  und  kann  die  Strömung  hier  eine 
ganz  bedeutende  Leistung  verrichten.  Der  Nach- 
teil des  Systems  liegt  nur  in  dem  Umstande, 
dass  jedes  Bad  eine  Turbine  verlangt,  während 
das  Einpressen  von  Luft  je  nach  der  Kapazität 
der  Pumpe  auf  eine  beliebige  Anzahl  von  Wannen 
ausgedehnt  werden  kann.  Die  Pumpe  muss  aber 
stets  mit  voller  Kraft  arbeiten,  während  die 
Turbine  nach  Bedarf  grössere  oder  geringere 
Wirkung  ausüben  kann.  Auch  fallt  das  Rohren- 
system bei  der  Turbine  weg.  Für  den  Klein- 
betrieb wurde  vor  Jahren  schon  das  Bewegen 
der  Waren  und  Anoden  mit  exzentrischer  Scheibe 
vorgcschlagen  (Roselcur,  Langbein).  Man 
hat  aber  einsehen  gelernt,  dass  eine  solche 
Methode  lange  nicht  ausreicht,  dem  vierfachen 
Zweck  der  Badbewegung  vollauf  gerecht  zu 
werden.  Dieser  vierfache  Zweck  ist: 

1.  Das  Erhalten  des  homogenen  Zustandes 
des  Bades. 

2.  Die  Erzeugung  eines  gleichrnässigcn 
Resultates  grosser  Homogenität  unter  Vermeidung 
der  Kupferknoten. 

3.  Richtiges  Mischen  der  bei  der  Zersetzung 
erzeugten  freien  Schwefelsäure,  wodurch  dieselbe, 
statt  sich  am  Boden  anzuhäufen,  zur  I.osung  des 
auf  der  Anode  gebildeten  Kupferoxydes  aus- 
genutzt wird. 

4.  Schnelles  Verbrauchen  des  Sauerstoffes 
an  der  Anode,  dessen  Ansammlung  an  der 
Metalltlächc  einen  grossen  Widerstand  bedeutet 
und  zu  einem  schwächenden  Gegenstrom  Veran- 
lassung geben  kann. 

Das  Schwenken  von  Glasplatten  um  eine 
horizontale  Achse  hat  sich  bewahrt,  s.  die 
galvanischen  Mctallnicdcrschlagc  von  Steinach 
und  Büchner,  Seite  160.  — er. 
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PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammlerplatten 

— Alexander  Antoine  Rias  sc  und  Jean  Joseph  Andtd 
Scnceissen  in  Pari*.  — D.  R.  P.  No.  134726. 
Kitte  passende  Menge  geschmolzene*  Blei  wird  auf 
ein  metallenes  Gerippe  aufgegossen,  welches  aus 
mehreren  sich  in  den  rwei  Richtungen  des  Raumes 
kreuzenden  Eisen*  oder  Siahlnadeln  besteht.  Jede 
Nadelgruppc  ist  auf  einer  Platte  ungeordnet  und  wild 
an  ihrem  Ende  von  Schienen  aufgenommen.  Letztere 
werden  von  Schlitten  getragen,  die  vermittelst  geeigneter 
Vorrichtungen  einer  Hin-  und  Herbewegnng  von  kleinem 
Ausschlag  unterworfen  werden.  Infolge  dieser  Be- 
wegung wird  das  Festsetzen  der  die  Nadeln  um- 
gebenden Melallmasse  wahrend  des  Erkalten*  verhindert, 
so  dass  die  einzelnen  Nadelsatze  nach  dem  Erkalten 
und  Erstarren  des  Bleies  sehr  leicht  herausgenommen 
werden  können. 

Verfahren  zur  Gewinnung  von  Schwefel  aus 
Schwefelerzen  und  Sehwefelmetallen  durch 
feuerflQssige  Elektrolyse.  — James  Swinbumc 
in  London.  — D.  R.  P.  No.  134734- 
Nach  diesem  Verfahren  wird  das  Schwefelerz  oder 
eine  sonst  geeignete  Schwefelverbindung  eines  schweren 
Metalle»  unter  Zusatz  eines  aus  schmelzbaren  Chloriden 
eines  schweren  Metalle«  gebildeten  Bades  auf  hohe 
Temperatur  erhitzt  und  hierauf  der  Elektrolyse  unterworfen. 

Der  Verlauf  des  Prozesses  geht  dann  in  der  Weise 
vor  sich,  das*  das  als  Bad  des  Erzes  dienende  Metall- 
chlorid  zerlegt  wird  und  unter  Ausscheidung  des  Metalle» 
Chlorgas  abgiebt,  welch  letzteres  dann  auf  die  Erze 
derart  zerlegend  einwirkt,  das»  es  an  die  Metalle  tritt 
und  wieder  Chloride  bildet,  während  Schwefel  frei  wird, 
um  als  Kondensat  aufgefangen  zu  werden. 

Verfahren  zur  Herstellung  sehr  dichter,  zfiher 
und  glelehroässlger  Metaliniedersehlflge  auf 
elektrolytischem  Wege  — Dr.G.  Langbein&Co. 
in  Leipzig-Sellerhausen.  — D.  R.  P.  No.  134736. 

Die  Zusammensetzung  der  Bäder  kann  in  der  Weise 
geschehen,  dass  man  beispielsweise  al*  Elektrolyt  die 
ätherschwcfclsaure  Losung  des  niedcrzuschlagendcn 
Metalle*  verwendet  oder  freie  Aetherschwefclsäure 
elektrolyaiert  und  al»  Anode  das  nicderzuschlagende 
Metall  benutzt,  oder  dass  man  den  Elektrolyten  durch 
Mischung  eine*  oder  mehrerer  ätherschwefelsaurcr  Salze 
de*  niederzuschlagenden  Metalles  mit  anderen  Salzen 


desselben  oder  eines  anderen  Metalle*  herstellt,  oder 
dadurch,  dass  man  als  Badflüssigkeit  eine  Mischung  be- 
nutzt, die  aus  einem  ätherschwefclsauren  Salz  und  einer 
solchen  Metallsalzlösung  hergestellt  ist,  deren  Säurerest 
mit  der  Base  des  «chwefelsnuren  Salzes  eine  unlösliche 
Verbindung  bildet. 

Einrichtung  zur  Ueberwaehung  der  elektro- 
motorischen Kraft  der  einzelnen  Zellen  einer 
Akkumulatorenbatterie.  — Bertil  Johan  Brander 
in  Nottingham,  Engl.  — D.  R.  P-  No.  134782. 

Zwischen  drn  Polen  je  einer  Zelle  <7  ist  die  eine 
Windung  eines  mit  zwei  Wickelungen  versehenen  Elektro- 
magneten 6 eingeschaltet,  während  die  andere  Wickelung 
der  Elektromagnete  von  einem  in  entgegengesetztem 
Sinne  verlaufenden  konstanten  Strome  durchflossen  wird. 
Dessen  Stärke  kann  *e  nach  dem  Werte  der  kritischen 


Fig.  142. 

Spannung  durch  einen  Widerstand  ü o.  dgl.  so  ge- 
regelt werden,  dass  bei  einer  vorher  bestimmten  elektro- 
motorischen Kraft  einer  Zelle  der  entsprechende  Elektro- 
magnet unmagnetisch  wird  und  dabei  durch  das  Los- 
l*»sen  seines  Anker*  ein  sieht-  oder  hörbares  Signal  gegeben 
oder  ein  selbsttätiger  Umschalter  in  Betrieb  ge»etst  wird. 


ALLGEMEINES. 

Der  Internationale  elektrische  Kongress  nächsten  Sommer  der  internationale  elektrische  Kongress 

wird  in  der  Zeit  vom  12.  bis  17.  September  nächsten  sämtliche  elektrischen  Wissenschaftler  und  Praktiker  der 

Jahres  in  der  Weltausstellung  in  St.  I*ouii  1904  abge-  ganzen  Welt  in  St.  Louis  vereinigen  wird.  Mio 

halten.  Der  erste  internationale  elektrische  Kongress  erwartet  gegen  zweihundert  Teilnehmer  und  hofft,  dass 

fand  in  Chicago  im  Jahre  1893,  bei  welchem  bekanntlich  die  berühmtesten  elektrischen  Firmen  sowie  die  wissen- 

Hermann  von  Helmholtz  die  deutsche  Delegation  führte,  «chaftlicheu  Gesellschaften  sich  auf  dem  Kongress 

der  zweite  1900  in  Paris  statt.  Man  erwartet,  dass  im  besonders  vertreten  lassen  werden. 


GESCHÄFTLICHES 


Wasserstrahl  - Turbine.  Eine  interessante 
Wasserstrahl-Turbine,  welche  kleine  Wasserkräfte  mit 
grosser  Leistungsfähigkeit  auszunutzen  gestaltet,  ist  von 
dem  Mechaniker  Eugen  Roth  erfunden  worden.  Die 
Turbine  kann  von  jeder  Wasserleitung  mit  dem  üblichen 
Wasserdruck  von  2*/j  und  mehr  Atmosphären  ange- 
trieben werden  und  ist  in  der  Konstruktion  derart 
einfach,  dass  sic  des  damit  zusammenhängenden  billigen 
Preise»  wegen  in  vielen  Kleinbetrieben  zur  Erzeugung 
der  erforderlichen  Kraft  benutzt  werden  kann.  Mit  der 
Turbine  können  Ventilatoren,  zahnärztliche  Apparate. 
Nähmaschinen,  Massage-Apparate,  Werkzeuge  und  dergl. 
angetrieben  werden.  Noch  grossere  Mannigfaltigkeit 


der  Anwendung  bietet  aber  die  Turbine  in  ihrer  Aus- 
führung, bei  welcher  die  Turbinenuchse  den  Anker 
einer  kleinen  Dynamomaschine  trägt.  Auch  in  Kombination 
mit  der  Dynamomaschine  ist  die  Turbine  höchst  einfach; 
sie  gestattet  in  dieser  Verbindung  durch  das  aus  der 
Leitung  flicsscndc  Wasser  Akkumulatoren,  beispielsweise 
zur  zettweisen  Beleuchtung  von  Treppen,  Kellern,  feuer- 
gefährlichen Räumen  etc.,  zu  laden.  Ausserdem  leistet 
die  Turbine  in  diesem  Falle  grosse  Dienste  für 
galvanoplastische  Zwecke,  indem  der  erzielte  Strom  aus- 
reicht zum  Speisen  von  Vernicklungs-  und  anderen  Bädern. 

Betrachtet  mnn  die  Turbine,  *0  sucht  man  ver- 
gebens nach  Schaufeln  oder  Vorsprüngen  irgendwelcher 
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Art,  welche  du  wesentlichste  Kennzeichen  aller  bisher 
bekannten  Turbineokonstruktioncn  bilden.  Die  vor- 
liegende Turbine  wird  einfach  dadurch  angetrieben,  dass 
eine  leichte,  lose  gelagerte  glatte  Trommel,  beispiels- 
weise aus  Aluminium,  durch  zwei  feine  Wasserstrahlen 
in  Drehung  versetzt  wird,  welche  aus  den  Düsen- 
Öffnungen  zweier  radikal  angeordneter  Rohre  strömend, 
gegen  die  Mitte  der  Trommehnnenwandung  auftreffen 
und  sich  keilartig  verbreitern.  Nachdem  durch  diese 
feinen  Strahlen  die  Trommel  in  Drehung  versetzt  ist, 
wird  das  Wasser,  durch  die  Ccntrifugalkraft  veranlasst, 
kräftig  gegen  die  Trommelinnenwand  angepresst  und 
ersieh  dadurch  filr  die  in  Anwendung  kommenden 
kleinen  Wasserkräfte  einen  ausserordentlich  günstigen 
Nutzeffekt.  Das  Wasser,  welches  man  innerhalb  einer 
die  Trommel  abdeckenden,  durchsichtigen  Glocke 
sprudeln  sieht,  fliesst  durch  einen  Schlauch  oder  dergl. 
in  das  Waiserleilungsbecken.  Albert  Elliot,  Patent- 
anwalt und  Elektrotechniker  in  Berlin  NW.  6. 

BurgdorT,  Hannover.  Von  der  Hannoverschen 
Tiefbohrgesellschaft  ist  an  zwei  Stellen  ein  grosses 
Sylvenit-  und  Kalilager  entdeckt  worden,  und  swar  in 
der  Nlhe  von  Hänigsen. 

Die  Akknmulatorenwerke  „Watt“  sind, 

nachdem  die  Liquidation  beendet,  jelzt  unter  der  neuen 
Firma:  »Technische  Werke  Zeh denick«  in  Thätig- 
kett  getreten.  Direktor  ist  Dr.  K i sc  r i t s k i,  der  schon  früher 
bei  »Watt«  tbltig  war. 

Ueber  die  Lagre  der  elektrotechnischen 
Industrie  In  Oesterreieh  schreibt  der  »Eicktrot. 
Necigk.-Ans.c,  Wien:  Das  erste  Halbjahr  war  für  die 
elektrotechnische  Industrie  in  Oesterreich  nicht  sehr 
erfolgreich.  Wenn  man  vielleicht  von  den  Schuckert- 
werken  absieht,  die  noch  mit  Geschäften  für  die 
Gemeinde  Wien  versorgt  waren,  war  kaum  ein  anderes 
Werk  voll  beschäftigt.  Es  wurden  zwar  keine  Ent- 
lassungen von  Arbeitern  vorgenommen,  weil  der  Stand 
an  und  für  sich  ein  verhältnismässig  geringer  ist,  aber 


auch  zu  Neubestellungen  war  keine  Veranlassung  vor- 
handen. Erst  in  der  allerletzten  Zeit  hat  sich  eine 
kleine  Besserung  eingestellt;  grossere  Aufträge  sind  bei 
einigen  Werken,  insbesondere  beider  Union-Klektricitils- 
gcsclltchaft,  verbucht  worden,  andere  stehen  in  Unter- 
handlung und  sind  dem  Abschiaste  nahe.  Die  Schwierig- 
keit, neue  Aufträge  zu  bekommen,  liegt  für  die  grossen 
elektrotechnischen  Werke  hauptsächlich  darin,  dass  sic 
sich  weigern , sogenannte  Konzessionsbauten  nuszu- 
fübrrn,  mit  denen  in  den  letzten  Jahren  sehr  schlechte 
Erfahrungen  gemacht  wurden.  Es  wird  nur  für  feste 
Rechnung  gearbeitet,  und  die  in  Betracht  kommenden 
Gemeinden  und  Korporationen  entschliessen  sich  nur 
sehr  schwer,  selbst  das  ganze  Wagnis  tu  tragen.  Data 
kommt  noch,  dass  der  Wettbewerb  unter  den  Gesell- 
schaften selbst  noch  immer  ein  xiemlich  heftiger  ist. 
Das  vor  einiger  Zeit  vom  Wiener  Vertreter  der 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft  vorm.  Kolben  & Co.  in 
Prag  ausgearbeitete  Projekt  einer  Organisation  der 
elektrotechnischen  Industrie  tum  Zweck  eines  einheit- 
lichen Vorgehens  bei  der  Herstellung  von  Projekten 
und  Ueberschlägcn  hat  sich  vorerst  nicht  verwirklicht 
und  ist  auf  verschiedenen  Seiten  auf  Widerspruch  gc- 
stosseo;  cs  wird  jedoch  uoentwegt  daran  weiter 
gearbeitet,  und  man  hofft  schlictalich  doch  tn  einer 
Einigung  zu  gelangen.  — Es  wurde  vor  einiger  Zeit 
von  aus  Berlin  naih  Wien  gemeldet,  dass  mehrere  Mit 
giieder  der  Allgemeinen  ElektriritätsgeselLschaft  nach 
Wien  kommen  werden,  um  hier  die  Werke  der  Union 
zu  besichtigen,  ln  den  Kreisen  der  beteiligten  Wiener 
Firmen  hält  man  diese  Absicht  gleichfalls  für  wahr- 
scheinlich, doch  muss  festgestcllt  werden,  dass  eine 
Anmeldung  eines  solchen  Besuches  weder  bei  der 
Union,  noch  bei  der  Wiener  Vertretung  der  All- 
gemeinen Elektricitätsgeaellsrhafi  bisher  erfolgt  ist. 

Plmnlawerke  a.-g.  für  Kohlenfabrikatton, 

Ratlbor.  1 >ic  Gesellschaft  teilt  mit,  dass  sie  ausser 
ihren  Fabrikaten  in  Bogenlichtkoblen  nunmehr  auch 
Kohlenbürsten  als  Spezialität  herstellt. 


BRIEFKASTEN. 


An  die  Redaktion  der  Elektrochemischen  Zeitschrift. 

Sehr  geehrter  Herr  Redakteuri 
Die  Erwiderung  dea  Herrn  Professor  Haber  in 
Karlsruhe  auf  meine  Gegenkritik  in  No.  6 dieser  Zeit- 
schrift unterlässt  es,  auf  den  sachlichen  Teil  einzugehen. 
Es  bleibt  mir  also  nur  übrig,  seine  persönlichen  Mit- 
teilungen noch  dahin  richtig  tu  stellen,  dass  Haber  den 
Schluss  unserer  interessanten  Unterredung  vor  3 Jahren 
wohl  deshalb  nicht  bestätigen  kann,  weil  er  sich  an  die 
Einzelheiten  nicht  mehr  erinnert.  An  meinen  Aus- 
führungen habe  ich  kein  Wort  zurückzunehmen.  Wenn 
ich  Haber  bewuaater  Weise  falsche  Angaben  machte, 
so  findet  sich  hierfür  die  Begründung  schon  in  meiner 
▼origen  Erwiderung. 

Hochachtend  Dr.  F.  Win  tele r. 

Sehr  geehrter  Herr  Rcdaktenr1! 

Mit  Entrüstung  entnehme  ich  den  vorsnttehenden 
/eilen,  dass  Herr  Dr.  Winteler  die  durchaus  unwahre 
Behauptung  implicite  erneut,  ich  hätte  ihm  durch  ein 
Kreuzverhör  Fahnkgcheimmsse  zu  entlocken  gesucht. 
Ich  kann  — nach  meiner  sicheren  Erinnerung  — 
erklären,  da»«  ich  ihn  niemals  einem  Kreuzverhör 
unterworfen  habe  und  dass  ich  nicht  die  geringste 
Kenntnis  davon  hatte,  welche  besondere  Punkte  diese 
Carbidfabrik  geheim  tu  halten  wünache.  Denn  ich  habe 
niemals  ein  materielles  Interesse  irgend  welcher  Art 
an  der  Carbidfabrikation  gehabt,  ich  kannte  die  Carbid- 


fabnk  Tbusis  lediglich  aus  meinem  Bädekcr,  und  ich 
besuchte  sie  nur  darum,  weil  ich  zwischen  der  Eisenbahn- 
fahrt und  der  Kngadinpost  in  Tbusis  Zeit  und  Müsse 
hatte,  mich  umzutun.  Wenn  ich  auf  dem  langen  Spazier- 
gang nach  den  Wasser-  und  Kraftwerken  und  bei  deren 
Besichtigung  unwissentlich  im  Gespräch  Fragen  gestreift 
habe,  bei  denen  mein  unbekannter  Führer  ein  Fabrik - 
geheimoi«  tu  wahren  hatte,  so  würde  er  lediglich 
meine  Achtung  erworben  haben,  wenn  er  unter  Hinweis 
auf  seine  Pflicht  sbgelehnt  hätte,  darauf  einzugehen. 
Bedarf  es  danach  noch  der  ausdrücklichen  Erklärung, 
dass  die  Worte,  ich  hätte  mehr  erfahren,  als  Herr 
Dr.  Winteler  mir  sagen  wollte  — Worte,  denen  ich 
mich  auch  nicht  im  mindesten  entsinne  — niemals  in 
dem  /.utammenh&Dg  mit  den  Fubrikgeheimmssen  des 
Werkes  in  Tbusis  gefallen  sein  können,  in  den  sie  Herr 
Dr.  Winteler  stellt'  leb  denke  nicht  und  ich  füge 
bei,  dass  mir  der  Schluss  jener  Unterredung  um  des 
überraschenden  Eindruckes  willen,  den  mir  dss  Ver- 
halten des  Herrn  Dr.  Winteler  dabei  machte,  bis  Ins 
Kleinste  im  Gedächtnis  geblieben  ist. 

Ich  hsbe  hier  nochmals  geantwortet,  weil  ich  tn 
Sachen  der  persönlichen  Ehre  eioe  öffentliche  Ge 
bässigkeit  picht  stillschweigend  hlogehen  lassen  wollte. 
Ich  denke,  die  Sache  liegt  nun  so  klar,  d.iss  ich  die 
Kennzeichnung,  welche  dua  Verhalten  des  Mannes  ver- 
dient, der  durch  Entstellung  jenes  Besuches  meine 
Person  verunglimpft,  well  ich  seine  s*  hwschen  Leistungen 
auf  einem  nbbegenden  wissenschaftlichen  Felde  nach 
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«einer  Meinung  nicht  genug  gewürdigt  habe,  den  Fach* 
genossen  ruhig  anheimstellen  darf.  Sie  werden 
schwerlich  mit  Herrn  Dr.  Winteler  die  Höflichkeit  vor 
die  Wahrheit  stellen.  Ich  denke,  man  wird  auch  be- 
greiflich finden,  dass  ich  mit  Herrn  Dr.  Winteler 
nicht  Neigung  habe,  die  Berechtigung  meiner  Kritik 
und  seiner  Einwände  7.u  erörtern.  Wenn  aber  ein 


anderer  Fachgenosse  in  dieser  Sache  noch  irgend 
Zweifel  haben  sollte,  dem  stehe  ich  gerne  Rede! 

Hochachtungsvoll  F.  Haber. 

Nachdem  wir  hiermit  jeden  der  beiden  Herren 
noch  einmal  zu  Worte  kommen  liessen,  schliesseu  wir 
nun  die  Diskussion  im  textlichen  Teil  unserer  Zeitschrift. 

Die  Redaktion. 
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DIE  ENTWICKLUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE. 

Von  Dr.  Albert  Neuburger. 


Die  elektrochemischen  Theorien  bis 
Faraday. 

Wir  haben  bereits  im  ersten  Teile 
unserer  Betrachtungen  (siehe  d.  Zeitchr. 
Heft  3 S.  5z)  darauf  hingewiesen,  dass  vom 
Jahre  1S05  an  eine  Anzahl  elektrochemischer 
Theorien  aufgestellt  wurden  und  dass  eine 
Periode  der  Theorienbildungen  eintrat,  die 
erst  durch  die  Begründung  von  Faraday’s 
elektrochemischer  Theorie  ihren  Abschluss 
fand.  Trotzdem  alle  diese  Theorien  mit 
Ausnahme  der  einzigen  Faraday ’schcn 
mehr  oder  minder  unhaltbar  waren  und 
zum  Teil  auf  sehr  schwachen  Füssen  standen 
und  trotzdem  sie  keinen  nachhaltigen  Einfluss 
auf  die  Entwicklung  der  Wissenschaft  aus- 
zuüben vermochten,  so  halten  wir  es  doch 
für  angezeigt,  ihnen  eine  etwas  eingehendere 
Betrachtung  zu  widmen,  da  sie,  wie  selten 
ein  anderes  Beispiel,  geeignet  sind,  zu  zeigen, 
welche  Vorstellungen  man  sich  in  ver- 
gangenen Zeiten  von  der  Natur  elektro- 
chemischer Vorgänge  machte  und  da  sie 
ferner  lehren,  wie  trotz  aller  aus  rein 
theoretischer  Spekulation  hervorgegangener 
Irrtümer  zuletzt  doch  die  auf  experi- 
menteller Basis  gefundenen  Tatsachen  die 
Erkenntnis  der  Wahrheit  vermitteln. 


Die  Gründe,  warum  von  dem  ge- 
nannten Zeitpunkte  an  eine  so  grosse 
Anzahl  von  Theorien  auftauchte,  sind  in 
verschiedenen  Ursachen  zu  suchen.  Zunächst 
ist  es  eine  schon  des  öfteren  beobachtete 
Thatsache,  dass  in  Zeiten  des  Niedergangs  der 
rein  exakten  und  experimentellen  Forschung 
fast  immer  ein  Anwachsen  der  Spekulation 
stattfindet,  die  zur  Bildung  von  Hypothesen 
und  Theorien  führt.  Des  weiteren  giebt  es 
zu  allen  Zeiten  Forscher,  die  in  der  Spekulation 
und  in  der  Begründung  von  Theorien  einen 
I lauptzweck  wissenschaftlicher  Thatigkcit  er- 
blicken und  gerade  diese  mussten  in  jener 
Zeit  ein  neues  Objekt  für  ihre  Betrachtungen 
finden,  denn  der  Gegenstand,  welcher  sie 
fast  zehn  Jahre  lang  ausreichend  beschäftigt 
hatte,  nähmlich  der  Streit  um  die  anti- 
phlogistische, Theorie  war  beendet  und,  wie 
sich  ein  Geschichtschreiber  über  jene  Epoche 
sehr  treffend  ausdrückt,  >die  Gladiatoren 
verliessen  einer  nach  dem  anderen  die 
Arena«  ‘). 

Ausser  diesen  Ursachen  wirkte  noch 
eine  weitere  mit,  um  die  Zahl  der  Theorien 
anwachsen  zu  lassen.  Diese  lag  zwar  ausser- 


>)  Söüerbaum,  Ilerzclius,  Leipzig  1899,  S.  29. 
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Wir  können  uns  hierbei  natürlich  nur  auf 
diejenigen  Theorien  beschranken,  die  wirklich 
einen  Einfluss  auf  die  Entwicklung  und  zwar 
entweder  einen  fördernden  oder  einen  ver- 
zögernden ausübten ; für  eine  erschöpfende 
Behandlung  ist  hier  nicht  der  Ort. 

Den  Reigen  dieser  Theorien  eröffnete 
diejenige  von  Grotthuss,  welche  in  einem 
im  Jahre  1805  publizierten  Werke:  »MtSmoires 
sur  la  decomposition  de  l’eau  et  des 
corps,  quelle  tient  en  dissolution  ä 
l’aide  de  l’ölectric itd  galvanique«  ent- 
halten ist  und  deren  hauptsächlicher  Inhalt 
die  Erörterung  der  Frage  ist,  weshalb  die 
bei  der  Elektrolyse  des  Wassers  entstehenden 
Bestandteile  sich  nur  an  den  Polardrahten 
und  nicht  in  dem  Raume  zwischen  ihnen  sich 
ausscheiden*). 

Grotthuss  nimmt  an,  dass  derjenige 
Bestandteil  der  Verbindung,  welcher  sich  an 
dem  einen  Polardraht  nicht  abscheidet,  mit 
dem  zunächst  gelegenen  anderen  Bestandteil 
des  ihm  benachbarten  Atoms  der  Lösung  in 
Verbindung  tritt.  Dies  wiederholt  sich  immer 
von  neuem,  und  die  Zersetzung  schreitet  so 
stets  von  neuem  auf  benachbarte  Atome  fort, 
bis  sie  endlich  bei  dem  anderen  Polardraht 
angclangt  ist.  Infolge  der  in  dem  Raum 
zwischen  den  beiden  Polardrähten  stets  statt- 
findenden Neubildungen  sind  die  dortsclbst 
stattflndenden  Zersetzungen  nicht  wahr- 
nehmbar. 

Diese  Theorie,  von  welcher  noch  im 
Jahre  1839  Dumas  schrieb,  dass  sie  bis 
jetzt  die  entscheidendsten  Gründe  zu  ihren 
Gunsten  vereinigt1*),  war  diejenige,  der  man 
entschieden  den  weitgehendsten  Einfluss  auf 
die  Ansichten  so  lange  zuerkennen  muss,  bis 
sie  von  anderen  Theorien  überholt  und 
ergänzt  wurde.  Das  Verdienst  von  Grotthuss 
wird  auch  heute  noch  überschätzt  und  ins- 
besondere wird  der  Weg,  auf  dem  er  zu 
seiner  Idee  gelangt  ist,  nicht  immer  richtig 
erkannt,  so  nimmt  u.  a.  auch  Ostwald  einen 
eigenen  Ideengang  von  Grotthuss  an11).  In 
Wirklichkeit  jedoch  ist  diese  Grotthuss’sche 
Theorie  weiter  nichts  als  ein  Ausbau  der- 
jenigen von  Fourcroy,  zu  dessen  Füssen 
Grotthuss  in  Paris  im  Jahre  vorher  (1804) 
gesessen  hatte.  Bereits  dieser  hatte  die  An- 
sicht ausgesprochen,  dass  bei  der  Elektrolyse 
des  Wassers  sehr  wohl  eine  vollkommene 
Zersetzung  an  den  Polen  vor  sich  gehen 
könne,  sowie  eine  unsichtbare  Uebertragung 

*)  Ausführlich  in:  Anncües  de  Chimic,  1806,58,  54. 

,6J  Dumm,  Die  Philosophie  der  Chemie,  deutsch 
von  C.  Rammelsherg,  Berlin  1839,  S.  364. 

u)  Ostwsld,  Elektrochemie,  ihre  Geschichte  und 
Lehre,  Leipzig  1896,  S.  309. 


der  Elemente  von  einem  Pole  zum  anderen 
vermittels  des  elektrischen  Stromes.  Der 
Sauerstoff  entwickele  sich  am  positiven  Pole 
allein,  weil  der  frei  werdende  Wasserstoff 
gebunden  und  erst  da,  wo  er  in  den  negativen 
Pol  einströme,  frei  gegeben  werde.  Die 
Grotthuss'sche  Theorie  stellt  somit  nur 
eine  Modifikation  der  Fourcroy'schen  dar. 

Ebenfalls  bereits  vor  Grotthuss  hatte 
Ritter  in  einer  Reihe  von  Abhandlungen 
Theorien11)  über  die  Elektrizität  und  über 
die  elektrochemische  Zersetzung  aufgestellt, 
die  wir  aber  umsomehr  übergehen  können, 
als  sie  einen  nachhaltigen  oder  einigermassen 
weitgehenden  Einfluss  nicht  ausübten  und 
da  sie  bei  der  kühnen  Kombinationsgabe, 
die  diesen  Autor  auszeichnete,  und  bei  dem 
Mangel  an  Vorsicht,  den  er  in  allen  seinen 
Arbeiten  erkennen  lässt,  zu  weit  auf  Abwege 
führen. 

Schreibt  doch  Dumas  über  diese 
Theorien  nicht  ohne  Berechtigung,  »dass  sie 
ein  seltenes  Beispiel  von  der  Verkehrtheit 
der  Ideen  liefern,  welche  man  von  Zeit  zu 
Zeit  in  den  Wissenschaften  auftauchen 
sichte  >*).  Und  auch  der  gewiss  auf  voll- 
kommen cinwandsfreiemStandpunkt  stehende 
K o p p erklärt  beiBesprechungder  wissenschaft- 
lichen Erörterungen  zwischen  Brugnatelli 
und  Ritter,  das  »durch  diese  Angaben  eine 
grosse  Unsicherheit  hinsichtlich  der  Zersetzung 
durch  den  Galvanismus  hervorgerufen  war«14). 

Der  erste,  der  eine  Theorie  aufstellte, 
die  befriedigende  Erklärungen  für  die 
damals  bekannten  Erscheinungen  gab  und  die 
alle  Widersprüche  zu  lösen  schien,  war  Davy. 
Seine  Abhandlung,  die  die  Grundzüge  seiner 
Theorie  enthielt,  erschien  im  Jahre  1807“) 
und  wurde  infolge  ihres  wichtigen  Inhalts 
von  der  französischen  Akademie  der  Wissen- 
schaften preisgekrönt. 

Eine  weitere  Vervollständigung  seiner 
theoretischen  Grundlagen  erfolgte  im  Jahre 
1826"1). 

Davy  führt  folgendes  aus:  »Indem  ich 
mich  auf  meine  früheren  Experimente  von 
1800,  1801  und  1802  und  auf  eine  Menge 

J»)  Ritter,  Beweis,  da»»  ein  beständiger  Gel- 
vanismu»  den  I.ebensproxcss  in  dem  Tierreiche  be- 
gleitet. r 798. 

Idem,  Beitrüge  xur  näheren  Kenntnis  des  Gal- 
vanismus. 1800. 

Idem,  Das  elektrische  System  der  Körper.  1805. 

Idem,  Physikalisch-chemische  Abhandlung.  1806. 

**)  Dumas,  loc.  cit.  S.  363. 

u)  Kopp,  Geschichte  der  Chemie,  Braunschweig. 

1844  s.  333. 

'*)  Philos.  Trans.  1807.  i. 

Gilbert'»  Annal.  28.  I. 

u)  Davy,  On  the  relations  of  electric&l  and 
Chemical  changes.  Phil.  Trans.  1826. 


Digitized  by  Google 


i8o 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT 


Heft  8 


von  neuen  Thatsachen  beziehe,  aus  denen 
hervorgeht,  dass  brennbare  Substanzen  und 
Sauerstoff,  Alkalien  und  Säuren,  oxydierbare 
und  edle  Metalle,  dass  alle  diese  Körper  in 
positiven  und  negativen  elektrischen 
Relationen  zu  einander  stehen,  ziehe  ich  den 
Schluss,  dass  alle  durch  Elektrizität  bewirkten 
Komplikationen  und  Zersetzungen  sich  auf 
das  Gesetz  der  elektrischen  Attraktion  und 
Repulsion  beziehen,  und  so  gelangte  ich  zu 
der  Hypothese,  dass  chemische  und  elektrische 
Attraktionen  durch  dieselbe  Ursache  erzeugt 
werden,  die  in  dem  ersten  Falle  auf  die 
Elemente,  in  dem  anderen  aber  auf  die 
ganzen  Massen  der  Körper  wirkt,  und  dass 
überdies  dieselbe  Eigenschaft  unter  ver- 
schiedenen Modifikationen  auch  die  Ursache 
von  allen  denjenigen  Erscheinungen  ist,  die 
durch  verschiedeneVolta'scheKombinationen 
hervorgebracht  werden.« 

Des  weiteren  führt  Davy  aus,  dass  die 
elektrische  Spannung  zwischen  zwei  sich  be- 
rührenden Metallen  um  so  grösser  ist,  je  grösser 
die  gegenseitige  Verwandtschaft  der  sich  be- 
rührenden Körper  ist,  und  dass  diese  elektrische 
Spannung  bei  allen  denjenigen  Körpern  her- 
vorgebracht und  bemerklich  gemacht  werden 
kann,  welche  gegenseitige  Verwandtschaft  zu 
einander  besitzen.  Er  bewies  weiter,  dass  mit 
der  Temperatur  nicht  nur  eine  Steigerung  der 
gegenseitigen  Verwandtschaft  der  Körper 
zu  einander,  sondern  auch  eine  solche  der 
Intensität  der  elektrischen  Spannung  bei 
sich  berührenden  Körpern  eintritt.  Alles  dies 
fuhrt  ihn  zu  der  in  seiner  Abhandlung  von 
1807  in  obigem  Zitate  bereits  angedeuteten, 
in  der  von  1826  eingehend  erörterten  und 
181 2 1T)  zum  ersten  Mal  bestimmt  aus- 
gesprochenen Schlussfolgerung,  »dass  che- 
mische und  elektrische  Veränderungen 
der  Körper  zwar  als  verschiedene  Er- 
scheinungen, jedoch  als  Wirkungen 
ein  und  derselben  Kraft  anzusehen 
sind;  elektrische  Erscheinungen  treten  ein, 
wenn  die  Körper  in  grösseren  Massen  auf 
einander  wirken,  chemische  bei  einer 
Wirkung  der  kleinsten  Teilchen  der  Körper 
auf  einander.  Die  Kratt,  welche  die  Körper 
in  die  entgegengesetzten  elektrischen  Ver 
hältnisse  positiv  und  negativ  versetzt  und 
ihnen  somit  ein  Anziehungs vermögen  ver- 
leiht, ist  dieselbe,  welche  auch  den  kleinsten 
Teilchen  derselben  das  Anziehungsvermögen 
giebt,  vermittels  dessen  sie  sich  zu  chemischen 
Verbindungen  vereinigen,  wenn  sie  die 
nötige  Freiheit  der  Bewegung  haben.« 

Als  Beweis  für  diese  Ansicht  führt  Davy 


**)  Element»  of  Chemical  philosophy,  London.  1812. 


den  Umstand  an,  dass  ebenso  wie  bei  elek- 
trischen Erscheinungen  auch  bei  der  Bildung 
von  chemischen  Verbindungen  häufig  die  Ent- 
wicklung von  Licht  und  Warme  auftritt,  die 
immer  eine  Folge  des  Ausgleichs  elektrischer 
Spannung  ist.  Diese  Annahme  erklärt  ihm 
auch  die  elektrochemische  Zersetzung.  Durch 
diese  werden  die  kleinsten  Teile  infolge  der 
Zuführung  von  Elektrizität,  die  vor  ihrer 
Vereinigung  in  ihnen  frei  vorhanden  war, 
wieder  in  den  Zustand  zurückversetzt,  den 
sie  vor  ihrer  Vereinigung  hatten.  Der  Be- 
standteil, der  bei  der  elektrochemischen 
Zersetzung  sich  die  negative  Elektrizität  an- 
eignet, wird  infolge  des  Ausgleichbestrebens 
der  Elektrizitäten  vom  positiven  Poldraht 
angezogen  und  scheidet  sich  an  ihm  ab. 
Geht  dieser  Körper  mit  einem  anderen  eine 
Verbindung  ein,  so  ist  er  ebenfalls  negativ 
elektrisch.  Es  giebt  also  schon  das  Ver- 
halten der  Körper  in  Bezug  auf  die  elek- 
trischen Poldrähte  ein  Kriterium  für  ihr 
Verhalten  bei  chemischen  Verbindungen; 
so  ist  Sauerstoff  negativ  gegen  Wasserstoff 
und  Metalle,  die  letzteren  hinwiederum 
positiv  gegen  Sauerstoff  u.  s.  w.  Die  elektro- 
chemische Zersetzung  selbst  findet  nach  Davy 
nur  an  den  Stellen  statt,  an  denen  die  Pol- 
drähte in  die  Flüssigkeit  tauchen.  Sie  geht 
nicht  durch  die  letztere  selbst  hindurch  und 
ist  lediglich  ein  lokaler  Vorgang,  eine  An- 
sicht, die  mit  den  Ansichten  von  Fourcroy 
und  Grotthuss  in  ihren  Grundzügen  über- 
einstimmt. 

Die  Uavy’sche  Theorie  hatte  viel  An- 
ziehendes lür  sich  und  sie  erregte  gewaltiges 
Aufsehen  unter  den  Zeitgenossen.  Nur 
wenige,  wie  z.  B.  Wo  I las  ton,  wagten  ihr 
entgegenzutreten,  und  sie  erhielt  sich  so 
lange  in  fast  unumschränkter  Herrschaft,  bis 
Berzelius  seine  elektrochemische  Theorie 
aufstellte,  jene  Theorie,  von  der  Davy  ver- 
schleiert andeutete18),  dass  sie  auf  der 
seinigen  fusse,  eine  Andeutung,  die  Berzelius 
wohl  verstand  und  der  er  unter  Hinweis  auf 
frühere  Veröffentlichungen18)  entgegentrat**). 

Zu  der  allgemeinen  und  — wie  man  fast 
zu  behaupten  versucht  sein  möchte  — un- 
besehenen  Annahme  der  Davy'schen  Theorie 
trug  nicht  zum  mindesten  der  gewaltige 
suggestive  Einfluss  ein  erkleckliches  bei,  den 


*•)  Davy,  On  the  relations  ofelectrical  and  Chemical 
chanpes.  Phil,  Tran#.  1826. 

•*)  Jahresbericht  über  die  Fortschritte  der  Physik 
und  Chemie.  V11L  2 t. 

w)  Geh  len 's  Journ.  der  Chemie.  1803.  L 115 
bis  1 49. 

Berzelius'  Afhandling  i Fysik.  1806.  1 — 38. 

Gilbert's  Annal,  27.  270. 
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die  experimentellen  Versuche  Davy's  in 
ihren  imponierenden  Resultaten  ausübten. 
Diesem  Einflüsse  konnte  man  sich  nur 
schwer  entziehen,  und  man  glaubte  vielfach, 
Alles,  was  von  einem  so  erfolgreichen 
Forscher  herstamme,  als  eine  Art  von 
Axiom  annehmen  zu  dürfen.  Dass  diese 
Theorie  aber  zum  grossen  Teil  jeglicher 
experimentellen  Grundlage  entbehrt  und 
dass  sie  in  ihren  Folgerungen  in  weit- 
gehendster Weise  auf  reiner  Spekulation 
beruht  und  dass  bei  ihr  der  Einfluss  der 
Naturphilosophie  eine  bedeutende  Rolle 
spielt,  wurde  nur  von  wenigen  erkannt.  So- 
weit hatte  die  Naturphilosophie  die  Geister 
jener  Zeit  in  ihrem  Denken  beeinflusst!  Zu 
diesen  wenigen,  welche  die  Davy'sche 
Theorie  richtig  charakterisieren,  gehört 
W he  well,  der  sich  über  dieselben  folgcnder- 
massen  äussert31):  »Obschon  dies  (die 

Davy’sche  Theorie)  der  Ausdruck,  in  hin- 
länglich bestimmten  Worten,  von  der  grossen 
Entdeckung  jener  Epoche  ist,  so  wurde  die- 
selbe doch  zu  der  l’eriode,  von  der  wir  hier 
sprechen,  mehr  gemutmasst,  als  wirklich 
bewiesen.  Wir  werden  vielmehr  Anden, 
dass  weder  Davy,  noch  sein  Nachfolger 
selbst  eine  längere  Zeit  nachher  sie  mit 
derjenigen  Klarheit  aufgefasst  haben,  durch 
die  jede  Entdeckung  erst  ihre  eigentliche 
Vollendung  erhalt.»  Diese  Aeusserung  eines 
vorurteilsfreien  Kritikers  ist  um  so  be- 
merkenswerter, als  man  auch  in  jener  Zeit, 
in  der  sie  niedergeschrieben  wurde  (1841) 
sich  weder  von  naturphilosophischer  Intuition, 
noch  von  suggestiver  Beeinflussung  durch 
grosse  Namen  freigemacht  hatte.  So  werden 
wir  später  sehen,  dass  die  Berzelius’sche 
Theorie  auch  dann  noch  als  die  allgemein 
richtige  galt,  als  die  Faraday'sche  schon 
lange  erschienen  war,  und  dass  dieser  Ein- 
fluss der  Davy’schen  und  Berzelius'schen 
Theorien  sich  bis  in  die  sechziger  Jahre  des 
vorigen  Jahrhunderts  hinein  erstreckte. 

Wir  werden  später  auch  sehen,  dass  es 
in  erster  Linie  Faraday’s  kritischer  Geist 
war,  der  die  Schwächen  und  Fehler  der 
Davy’schen  Anschauung  richtig  erkannte 
und  der  sie  in  nüchternen  und  schonungslos 
folgerichtigen  Ueberlegungen  auf  ihr  wahres 
Mass  zurückführte.  Eine  Stelle  aus  Faraday’s 
Ausführungen  sei  jedoch  hier  schon  wieder- 
gegeben, die  in  vortrefflicher  Weise  die 
Davy’sche  Theorie  kritisiert31).  »Obgleich 


**)  Wh  e vre  11,  Geschichte  der  induktiven  Wissen- 
schaften, Ubers,  von  J.  J.  von  Littrow,  Stuttgart. 
1841.  Bd.  3.  S.  188. 

**)  Researches  on  Blectricity.  i.  Ausgabe.  S.  482. 


die  in  Davy's  Abhandlung  im  Jahre  1806 
aufgestellten  Gesichtspunkte  von  höchstem 
Werte  sind,  so  wird  doch  die  Weise,  in  der 
die  Wirkungen  stattfinden,  nur  sehr  allgemein 
dargestellt  und  zwar  tatsächlich  so  allgemein, 
dass  man  daraus  nicht  weniger  als  ein  ganzes 
Dutzend  von  verschiedenen  Schematen  der 
elektrochemischen  Wirkung  herleiten  kann; 
diese  Schemata  können  alle  untereinander 
wesentlich  verschieden  sein  und  trotzdem 
mit  der  gegebenen  allgemeinen  Darstellung 
durchaus  sehr  wohl  übereinstimmen. « Diese 
Ansicht  wird  dann  in  der  That  von  Faraday 
an  zwölf  Beispielen  erörtert. 

Wir  übergehen  nun  die  nie  von  irgend 
welchem  Einfluss  gewesene  1812  aufgestellte 
Sch weigger’sche  Theorie,  die  sich  nur 
dadurch  auszeichnet,  dass  sie  in  den  kleinsten 
Teilen  eines  Körpers  Pole  und  an  jedem 
dieser  Pole  verschieden  grosse  Intensitäten 
freier  Elektrizität  annimmt,  und  die  da- 
durch gewissermassen  eine  Vorläuferin  der 
Berzelius’schen  Theorie  wird,  der  wir  uns 
nunmehr  zuwenden. 

Die  Aufstellung  der  Berzelius’schen 
Theorie  erfolgte  successive  in  den  Jahren 
1813-1819-  In  dem  letztgenannten  Jahre 
liegt  sie  vollendet  vor,  und  wir  halten  es 
daher  für  das  Richtigste,  wenn  wir  sie  zu- 
sammengefasst nach  der  zweiten  Auflage 
seines  Lehrbuches  wiedergeben,  und  zwar 
nach  den  Uebersetzungen  von  K.  A.  Blöde 
und  K.  Palmstcdt  (I.  und  II.  Bd.)  sowie 
nach  derjenigen  von  Wohl  er  (III.  und  folgende 
Bände).  Die  elektrochemische  Theorie  von 
Berzelius  wird  aber  erst  dann  in  allen 
ihren  Einzelheiten  vollkommen  verständlich, 
wenn  man  sich  mit  seinen  Anschauungen 
über  die  Elektrizität  und  ihre  Eigenschaften 
und  Erscheinungen  im  allgemeinen  bekannt 
gemacht  hat.  Wir  geben  daher  zunächst 
diese  Anschauungen,  soweit  sie  zum  Ver- 
ständnis der  elektrochemischen  Theorie 
selbst  nötig  sind,  nachstehend  wieder: 
Diese  Erörterungen  beziehen  sich  zum  Teil 
auf  die  Natur  der  elektrischen  Entladungen, 
zum  Teil  auf  die  elektrischen,  resp.  galvani- 
schen Säulen,  zum  Teil  auf  die  Veränderung 
der  Flüssigkeiten  unter  dem  Einfluss  des 
galvanischen  Stromes  und  endlich  zum  Teil 
auf  chemische  Wirkungen  des  galvanischen 
Stromes,  und  sie  bilden  gewissermassen  die 
Basis,  auf  der  sich  dann  die  elektrochemische 
Theorie  selbst  aufbaut. 

Lieber  die  vorgenannten  elektrischen 
Erscheinungen  schreibt  Berzelius:3*) 

p.70:  »Ein  starkerelektrischerSchlag,  der 

M)  Lehrbuch  der  Chemie.  B.  I.  S.  70,  98,  105,  108. 
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durch  Wasser  geleitet  wird,  versetzt  einen 
kleinen  Teil  davon  augenblicklich  in  Gas- 
gestalt, wodurch  das  übrige  Wasser  weit 
umhergeworfen  wird. 

Bei  diesen  Versuchen  verdient  bemerkt 
zu  werden,  dass  die  Elektrizitäten  im  Augen- 
blicke der  Entladung,  d.  h.  sobald  sie  auf- 
hören, sich  als  Elektrizität  zu  äussern,  als 
Licht  und  Wärme  zu  erscheinen,  oder  diese 
hervorbringen.  Die  Erscheinung  des  Feuers 
bei  elektrischen  Ausladungen  wird  nur  dann 
wahrnehmbar,  wenn  der  Körper,  durch 
welchen  die  Entladung  geschieht,  im  Ver- 
hältnis der  Menge  von  Elektrizität,  welcher 
er  entladet,  eine  geringe  Capazität  besitzt. 
Daher  bemerkt  man  bei  grossen  Ausladern 
keine  Erhöhung  der  Temperatur;  kleinere 
aber  werden  warm,  und  ganz  feine  werden, 
nach  dem  Grade  ihrer  Feinheit,  glühend, 
schmelzen  oder  verwandeln  sich  in  Gas. 
Das  Feuerphänomen  nimmt  in  demselben 
Verhältnisse  an  Intensität  zu,  als  der  ent- 
ladende Körper  für  den  Durchgang  der 
Elektrizitäten  unzureichend  ist,  auf  dieselbe 
Weise,  wie  ein  Stückchen  Feuerschwamm  im 
Focus  eines  Brennspicgcls  entzündet  wird, 
während  ein  unpoliertes  Stückchen  Eisen  von 
einem  oder  mehreren  Lothen  in  der  Zeit, 
welche  zum  Anzünden  des  Schwammes 
erforderlich  ist,  durchaus  nicht  bis  zu  einem 
durch  das  Thermometer  bestimmbaren  Grade 
erwärmt  werden  kann.« 

p.98:  »Oersted  hatbewiesen,  dassmccha- 
nische  Ungleichheiten  bei  verschiedenen 
Stücken  des  nämlichen  Metalls  schwache  elek- 
trische Wirkungen  zwischen  diesen  Stücken  her- 
vorbringen können,  als  wären  sie  verschiedene 
Metalle.  Wenn  z.  B.  zwei  Zinkscheiben  von 
verschiedener  Breite  in  eine  schwach  saure 
Flüssigkeit  hineingetaucht  werden,  so  wirkt, 
wenn  man  sie  in  metallische  Berührung 
bringt,  die  breitere  Scheibe  wie  Kupfer  gegen 
die  weniger  breite.  Ist  aber  die  Säure  stark, 
oder  ihre  Wirkung  durch  Erwärmung  ver- 
stärkt, so  verhält  sich  die  breitere  Scheibe 
umgekehrt  wie  Zink  gegen  die  schmalere, 
die  dann  wie  Kupfer  wirkt.  Wenn  von  zwei 
gleichen  Scheiben,  die  eine  durch  vorheriges 
Eintauchen  in  eine  Säure  angefressen  und 
rauh  ist,  so  verhalt  sich  diese  wie  Zink 
gegen  die  andere,  deren  glatte  Oberfläche 
wie  Kupfer  wirkt. 

Die  verschiedenen  Dimensionen  der 
elektrischen  Säule  bringen,  unter  übrigens 
gleichen  Umständen,  auch  verschiedene 
Wirkungen  hervor.  Diese  Dimensionen  be- 
ziehen sich  1.  auf  die  Grösse  der  von  den 
entgegengesetzten  elektrischen  Metallen 
berührten  Oberfläche  der  Flüssigkeit  und 


2.  auf  die  Anzahl  der  zusammengestellten 
Plattenpaare. 

In  demselben  Verhältnisse,  in  welchem 
die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  zunimmt,  ver- 
mehrt sich  auch  die  elektrische  Wirksamkeit 
der  Säule,  d.  h.  ihr  Vermögen,  die  Flüssigkeit 
zu  zersetzen,  das  Feuerphänomen  hervor- 
zubringen etc.  Dagegen  brauchen  sich  die 
Metalle,  im  Verhältnisse  gegen  die  Flüssigkeit 
nur  auf  einer  sehr  kleinen  Oberfläche  zu 
berühren,  bei  Säulen  von  kleinen  Platten 
bedarf  es  daher  nureines  Punktes,  bei  grösseren 
dagegen  einer  etwas  grösseren  Berührungs- 
fläche, damit  die  zwischen  den  Metallen 
entladene  Elektrizität  ungehindert  ubergeführt 
werden  kann. 

Man  kann  sich  die  Wirkung  dieser 
Dimensionen  leicht  durch  ein  Beispiel  ver- 
sinnbildlichen. Wenn  man  zehn  völlig  gleiche 
Säulen  hat,  und  man  lässt  sie  sämtlich 
mittelst  ihrer  verschiedenen  Leiter  durch 
eine  und  dieselbe  Portion  Wasser  sich  ent- 
laden, so  wird  die  Menge  Sauer-  nnd  Wasser- 
stoffgas.  welche  durch  Zersetzung  des  Wassers 
von  allen  10  Säulen  entwickelt  wird,  auch 
zehnmal  so  gross,  als  von  einer  einzigen 
derselben  sein.  Lässt  man  hierauf  die 
einzelnen  Leitungen  der  gleichnamigen  Pole 
zu  einem  einzigen  verbinden,  so  wird,  (wenn 
man  nicht  den  gemeinschaftlichen  Leiter  zu 
schwach  macht),  dasselbe  erfolgen,  und  es 
ist  klar,  dass  ein  ganz  gleicher  Erfolg  statt- 
haben würde,  wenn  jede  einzelne  Platte  eine 
zehnmal  grössere  Oberfläche  hatte,  und  alle 
zehn  Säulen  eine  einzige  ausmachten.  Man 
hat  dies  noch  vollständiger  auf  folgende  Art 
bewiesen:  Wenn  z.  B.  50  Paar  Platten,  jede 
von  16  Quadratzoll  Oberfläche,  bei  ihrer 
Entladung  etwa  2 Zoll  eines  sehr  feinen 
Stahldrahtes  verbrennen,  so  werden  von 
32zölligen  Platten  4 Zoll,  von  64zölligen 
8 Zoll  Draht  usw.  verbrannt. 

Man  hat  Platten  von  mancherlei  Dimen- 
sionen versucht  und  immer  gefunden,  dass 
mit  ihrer  Grösse  auch  die  Wirksamkeit 
zunimmt. 

Die  zweite  Dimension  der  Säule  bezieht 
sich  auf  die  Anzahl  der  Plattenpaare.  Wenn 
man  in  dem  oben  gegebenen  Beispiele  von 
10  gleichen  Säulen  alle  zehn  durch  ihre 
entgegengesetzten  Pole  mit  einander  ver- 
bindet, so  dass  sie  eine  einzige,  iomal  mehr 
Platten  enthaltende  Säule  ausmachen,  so 
ist  diese  Säule  von  weit  stärkerer  Kraft,  als 
eine  einzige  von  diesen  zehn  Säulen.  Allein 
diese  Krait  äussert  sich  nicht  etwa  vor- 
züglich stark  in  den  chemischen  Wirkungen, 
sondern  vielmehr  vornehmlich  in  denjenigen 
Erscheinungen,  die  sich  auf  die  höhere  In- 
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tensitäfder  verteilten  Elektrizität  beziehen; 
so  treibt  sie  z.  B.  die  Kugeln  des  Elektro- 
meters stärker  auseinander  und  gibt  einen 
weit  heftigeren  Schlag,  als  eine  einzige  Säule 
mit  zehnmal  grösseren  l’latten.  Diesen) 


allen  liegt  die  Ursache  zu  Grunde,  dass  die 
Intensität  der  Ladung  auf  die  oben  gezeigte 
Art  und  Weise  mit  der  Anzahl  der  Platten- 
paare zunimmt,  d.  h.  dass  die  Elektrizität 
sich  mit  grösserer  Kraft  zu  entladen  strebt. 

(Fortsetzung  folgt.) 


VORRICHTUNGEN  ZUR  ELEKTROLYSE  DES  WASSERS. 

Von  L. 


Seitdem  man  im  Stande  ist,  den  elek- 
trischen Strom  billig  zu  erzeugen,  hat  man 
auch  die  Elektrolyse  des  Wassers  zur 
industriellen  Darstellung  von  Wasserstoff  und 
Sauerstoff  benutzt.  Die  meisten  bisher  be- 
nutzten Apparate  zeigen  jedoch  mancherlei 
Nachteile:  sie  nehmen  viel  Platz  ein  und 


Tier  so  t'). 

erfordern  ein  umständliches  System  von 
Isolatoren, ^Verbindungen  und  Gasleitungen. 

Die  von  der  Firma  Siemens  & Halske, 
sowie  der  Maschinenfabrik  Oerlikon  zu  be- 
ziehenden Apparate  (Fig.  143)  zeichnen  sich 
hingegen  durch  ihren  einfachen  Bau  aus  und 
bieten  auch  noch  den  Vorteil,  dass  sie 


m 

1 

m 

F 
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Fig.  143.  Elektrischer  Wasscrzersctzungs-Apparat  für  65  Volt,  30  Amp.  und  für  eine  Leistung 
ton  0,330  ma  Wasserstoff  und  0,65  mJ  Sauerstoff  pro  Stunde. 

*)  »La  Machine«,  Genf;  V,  pp.  7 — 9 und  33  bis  34,  1903. 
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ausserordentlich  sicher  arbeiten  und  nur 
geringer  Ueberwachung  bedürfen.  Dieselben 
verbrauchen,  je  nach  ihrer  Grösse,  bis  30 
Pferdekräfte  und  mehr;  sie  lassen  sich  direkt 
mit  Gleichstrom  von  bis  250  Volt  speisen. 

Die  Klektrolysatoren  bestehen  aus  einer 
gewissen  Anzahl  einzelncrKammern.  Die  Elek- 
troden (Fig.  145)  sind  gusseiserne  Platten;  die- 
selben werden  vermittelst  widerstandsfähiger 
Scheidewände  isoliert,  die  zugleich  zur  Dicht- 
erhaltung der  Kammern  dienen.  Die  an  der 


Oberfläche  der  Elektroden  gebildeten  Gase 
entweichen  durch  in  den  Platten  angebrachten 
Oefihungen.  Diese  Oeffnungen  stehen  mit 
zwei  Längskanalen  in  Verbindung,  welche 
die  Gase  nach  den  Separatoren  leiten,  wo- 
selbst sich  die  Trennung  von  Flüssigkeit 
und  Gasen  vollzieht;  die  Flüssigkeit  wird 
durch  eine  einzelne  Leitung  nach  den  Kammern 
zurückgeschafft.  Wenn  der  Strom  durch- 
geht, stellt  sich  ein  kontinuierlicher  Kreis- 
lauf des  Elektrolyten  ein.  Was  letzteren 


Fig.  144.  bleklmcher  Wasacrzcrsctzungs- Apparat  auf  Fundament  montiert  und  im  Betrieb. 


anbelangt,  so  besteht  er  aus  einer  topro- 
zentigen  Lösung  von  Kaliumkarbonat  in 
destilliertem  Wasser:  durch  den  Strom  wird 
er  in  keiner  Weise  verändert,  nur  muss 
das  zersetzte  Wasser  durch  Nachfüllen  von 
destilliertem  Wasser  ersetzt  werden.  Bei 
der  gewöhnlichen  Konstruktion  der  Elektro- 
lysatoren  erhält  man  die  Gase  unter  kon- 
stantem Druck,  der  bis  2 '/,  Meter  Wasser  be- 
tragen kann.  DieReinigungist  ausserordentlich 
einfach  und  schnell  auszuführen;  bei  ununter- 
brochenem Funktionieren  muss  eine  solche  un- 
gefähr alle  acht  Wochen  erfolgen.  Abgesehen 


von  dem  Ersatz  des  zersetzten  Wassers,  er- 
fordern die  Apparate  keinerlei  Bedienung. 


Fig.  145.  blcktrudcnplatte. 
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DieElektrolysatoren  zersetzen  134  Gramm 
Wasser  pro  Kilowattstunde  und  stellen  168 
Liter  Wasserstoff  und  84  Liter  Sauerstoff 
dar.  Wenn  man  mit  erwärmtem  Elektrolyten 
arbeitet,  erhöht  sich  die  Leistung  um  8 ®/t. 
Die  Apparate  halten  ohne  Schaden  eine 
zeitweise  Ueberlastung  von  25  ®f,  aus. 


Fig.  147.  Kontrollapparat 
für  die  Reinheit  der  Gase. 


Fig.  14S.  Gasdruck- 
messcr. 


Was  die  Reinheit  der  Gase  anbelangt, 
so  beträgt  diese  beim  Sauerstoff  im  Mittel 
97  0 0;  die  Verunreinigung  besteht  aus  einem 
Gemisch  von  Wasserstoff  und  einer  kleinen 
Menge  Kohlenoxyd.  Der  Wasserstoff  ent- 
hält 1 0 0 Sauerstoff.  Vermittelst  einer  ein- 
fachen Vorrichtung  kann  man  jedoch  die 
Gase  auch  ganz  rein  erhalten. 

Die  Stromspannung  beträgt  etwa  2,7  Volt 
pro  Kammer,  bei  erwärmtem  Apparate  hin- 
gegen nur  2,3  Volt.  Die  Maximaltemperatur 
von  6o®  wird  nach  8 ständigem  Betriebe 
erreicht. 

Wie  aus  der  Zeichnung  (Fig.  146)  ersicht- 
lich, münden  die  Leitungen  nach  einem 
Schaltbrett  aus,  auf  dem  ein  bipolarer,  um- 
schaltbarer  Stromunterbrecher,  ein  Ampere- 
metcr,  ein  Voltmeter  und  eine  Anlassvor- 
richtung angebracht  sind.  Vermittelst  letzt- 
genannter Vorrichtung  kann  man  eine 
gewisse  Zahl  von  Kammern  ein-  und  aus- 
schalten; zu  diesem  Zwecke  sind  die  be- 
treffenden Elektrodenplatten  mit  Kontakten 
versehen,  die  ihrerseits  wieder  an  den  ent- 
sprechenden Kontakten  der  Vorrichtung  be- 
festigt sind.  Unter  Umständen  kann  es 
angebracht  sein,  eine  Abänderung  derart  zu 


treffen,  dass  zwei  oder  mehr  Kammern  zu 
gleich  ein-  und  ausgeschaltet  werden  können. 
Der  Inhalt  des  Apparates  kann  in  einen 


Fig.  149.  Lotrohrtlamme  mit  regulierbarem  MischLahn. 

Behälter  entleert  werden,  in  dem  auch  das 
zum  Nachfüllen  bestimmte  destillierte  Wasser 
untergebracht  wird.  Die  Füllung  erfolgt 
mittelst  einer  kleinen  Pumpe. 

Die  Leitungsröhren  sind  durch  den 
Elektrolysator  von  der  Erde  isolierende 


Fig.  150.  WaisersloffglUhl.-impe. 


Gummischläuche  mit  den  Separatoren  ver- 
bunden. Das  fortgeführte  Wasser  wird  in 
hydraulischen  Verschlüssen  kondensiert,  von 
wo  aus  die  Leitungsröhren  nach  den  Gaso- 


Fig.  151.  Loten  mit  Sauerstoff  und  Wasserstoff. 
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metern  gehen.  Die  Röhren  der  Laboratorien 
und  Werkstätten  sind  an  einer  einzigen  be- 
stimmten Stelle  eingeschaltet;  dieselben  ent- 
halten gleichfalls  einen  hydraulischen  Ver- 
schluss. Direkt  hinter  den  ersten  hydrau- 
lischen Verschlüssen  sind  der  Kontrollapparat 
für  die  Reinheit  der  Gase  (Fig.  147),  sowie 
die  Wassermanonieter  (Fig.  148)  eingeschaltet. 
Die  Elektrolysatoren  sind  auf  einem  Gestell 
angebracht,  das  gewöhnlich  aus  Holz,  bei 
den  grössten  Apparaten  hingegen  aus  Mauer- 
werk besteht.  Die  Fabrik  giebt  die  für  Ein- 
richtung und  Ueberwachung  jedes  Apparates 
nötigen  Vorschriften  im  einzelnen  an. 

Wenn  man  die  auf  diesem  Wege  dar- 
gestellten Gase  zur  Erzeugung  hoher  Tempe- 
raturen, z.  B.  zum  Schmelzen  von  I’latin  und 
anderen  Metallen  sowie  schwer  schmelzbaren 
Legierungen,  verwenden  will,  muss  man  sie 
natürlich  gleichzeitig  benutzen;  dasselbe  gilt 
auch  vom  Drummond’schen  Kalklicht, 
sowie  vom  Hart-  und  Weichlöten.  Besonders 
finden  sie  beim  Bleiloten  in  Schwcfelsäure- 
fabriken  und  bei  der  Selbstlotung  von  Kupfer 
und  anderen  Metallen  in  Uhrmacherkunst, 
I’razisionsmechanik  und  Goldschmiedekunst 
Verwendung.  In  jüngster  Zeit  ist  man  dazu 
ubergegangen,  die  Knallgasflammen  (Fig.  149) 
zum  Hartlöten  von  Aluminium  und  Eisen, 


sowie  zum  teilweisen  Enthärten  von  Panzer- 
platten zu  verwenden. 

Der  Sauerstoff  allein  findet  mancherlei 
Anwendungen  in  der  chemischen  Industrie, 
bei  der  Fabrikation  und  Läuterung  des 
Stahls,  in  der  Laboratoriumpraxis  sowie  in 
der  Medizin.  Der  Wasserstoff  allein  wird 
zum  Fullen  von  Luftballons  sowie  bei  der  Be- 
leuchtung mitGasglühlichtverwandt(Fig.  150). 

Die  Knallgasflamme  hat  vor  dem  elek- 
trischen Bogen  den  Vorteil  voraus,  dass  sie 
sich  leichter  regulieren  lässt  und  farblos  ist. 
Bekanntlich  kann  man  den  Gaszutritt  der- 
artig regulieren,  dass  man  entweder  eine 
oxydierende  oder  eine  reduzierende  Flamme 
erhält. 

Der  sehr  erhebliche  Wärmeeffekt  der 
P'lamme  ermöglicht  die  schnelle  Ausführung 
von  Hartlötungen  an  umfangreichen  Stücken ; 
das  Verfahren  ist  besonders  zum  Nachlöten 
von  fehlerhaften  Lötstellen  geeignet,  wobei 
es  nicht  erforderlich  ist,  das  ganze  Stück 
zu  erwärmen. 

Beim  Löten  von  Bleiplatten  in  chemischen 
F'abrikcn,  sowie  beim  Montieren  von  Akku 
mulatoren  gewährt  dieses  Verfahren  eine 
Ersparnis  von  SO4/,  Gas  und  arbeitet  in  der 
halben  Zeit  gegenüber  der  Anwendung  von 
chemisch  dargestelltem  Wasserstoff. 


ELEKTRISCHE  BLEICHE 

NACH  DEM  VERFAHREN  HAAS  UND  DR.  OETTEL. 


Von  der  elektrolytisch  gewonnenen 
Blcichflüssigkeit  weiss  man  schon  lange,  dass 
sie  wesentlich  günstigere  Resultate  als  Chlor- 
kalklauge ergiebt;  die  allgemeinere  Einführung 
der  elektrischen  Bleiche  scheiterte  nur  an 
der  Apparatenfrage. 

Neue  Bleichverfahren  machten  es  wün- 
schenswert, noch  stärkere  Blcichlaugcn  her- 
zustellen, als  dies  die  Elektrolyseure  älterer 
Type  zuliessen.  Diesen  Wunsch  der  Technik 
hat  die  Elektrizitätsgesellschaft  Haas  & Stahl 
in  Aue  (Sachsen)  mit  dem  neuen  Elektro- 
lyseur erfüllt  und  zwar  in  viererlei  Hinsicht: 

1.  Im  Gegensatz  zu  den  bisherigen  Appa- 
raten, welche  3-4  grammige  Laugen 
lieferten,  produziert  der  neue  lülektro- 
lyseur  nach  Belieben  Bleichlaugen  bis 
zu  20  und  mehr  Gramm  aktiven  Chlors 
pro  Liter. 

2.  Die  Salzausnutzung  ist  mehr  als  doppelt 
so  gross,  wie  bisher. 


3.  Der  Kraftbedarf  ist  im  Verhältnis  zur 
Chlorproduktion  geringer  und 

4.  Das  elektrolytisch  erzeugte  Chlor  ist 
um  mehr  als  die  Hälfte  billiger  ge- 
worden, und  heute  wesentlich  billiger 
als  Chlorkalk. 

Als  Schaltungsweise  wurde  von  Anfang 
an,  auch  bei  den  alteren  Apparaten,  die  des 
leichteren  Verständnisses  halber  hier  in 
Kürze  beschrieben  seien,  das  System  der 
doppelpoligen  Elektroden  gewählt,  weil  das- 
selbe die  grosse  Annehmlichkeit  bietet,  dass 
man  am  ganzen  Apparat  nur  zwei  Kontakte 
in  Ordnung  zu  halten  hat.  Diese  Schaltungs- 
weise hat  sich  bewährt.  Die  Elektroden 
des  Apparates  bestehen  aus  einer  kohle- 
ähnlichen  präparierten  Masse  und  zwar  werden 
die  Endelektroden  von  zwei  dicken,  vertikal 
eingesetzten  Platten  gebildet,  die  Zwischen- 
elektroden von  ca.  l cm  dicken  Platten,  die 
quer  in  die  Vertikalnuten  des  Apparates 
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eingeschoben  werden.  Konstruktiv  steht 
nichts  im  Wege,  auch  Flatinelektroden  ein- 
zubauen. Die  Zwischenelektroden  füllen  nicht 
die  ganze  Höhe  des  Apparates  aus,  sondern 
jede  Plattengruppe  ruht  auf  einem  nicht 
leitenden  Steg  und  wird  von  einem  eben- 
solchen über  das  Flüssigkeitsniveau  hinaus 
verlängert.  Diese  Anordnung  hat  einen 
doppelten  Zweck:  einmal  wird  am  Boden 
jeder  Kammer  ein  toter  Kaum  gebildet,  in 
welchem  sich  Schlamm  und  sonstige  Un- 
reinlichkeiten des  denaturierten  Salzes  ohne 
Schaden  für  den  Elektrolyseur  bis  zur  nächsten 
Reinigung  ansammeln  können,  dann  aber 
werden  die  Elektroden  auch  völlig  unter 
dem  Flüssigkeitsspiegel  gehalten,  sodass 
selbst  diejenigen  Chlorblasen,  welche  sich 
am  obersten  Teil  der  Elektroden  entwickeln, 
erst  noch  einen  Weg  durch  die  Flüssigkeit 
zurücklegen  müssen,  ehe  sie  in  die  Luft  ent- 
weichen können,  sodass  sie  von  der  Flüssig- 
keit völlig  absorbiert  werden;  hierdurch  ar- 
beitet der  Apparat  ganz  geruchlos,  ohne  die 
Umgebung  durch  Chlorgase  zu  belästigen. 
Die  als  Elektrolyt  benutzte  Kochsalzlösung 
wird  in  einer  Stärke  von  4 — 6 Grad  Bö.  in 
die  erste  Kammer  eingeführt  und  durch- 
läuft sämtliche  Kammern  im  vertikalen 
Schlangenweg,  indem  sie  das  eine  Mal  unter 
einer  Zwischenwand,  das  andere  Mal  über 
dieselbe  in  die  nächste  Kammer  tritt.  Aus 
der  letzten  Kammer  läuft  sie  als  fertige 
Bleichlauge  in  ein  Sammclgefäss,  wo  sie 
dem  Salz  entstammende  kleine  Unreinlich- 
keiten absetzt,  um  dann  ihrer  weiteren  Ver- 
wendung zugeführt  zu  werden.  Am  Einlauf 
und  Auslauf  des  Elektrolyseurs  befindet  sich 
je  ein  Thermometer  zur  Beurteilung  des 
Gehaltes  der  erzielten  Bleichlauge.  Während 
die  Lauge  den  Apparat  durchfliesst,  wird 
sie  nämlich  nicht  nur  chemisch  verändert, 
sondern  auch  erwärmt;  erfahrungsgemäss  ent- 
spricht einem  gewissen  Hypochloritgehalt, 
welchen  die  Salzlösung  während  des  Durch- 
laufs erworben  hat,  eine  bestimmte  Tempe- 
raturzunahme, sodass  man  den  richtigen 
Laugendurchfluss  einfach  nach  der  Differenz 
der  beiden  Thermometerstände  einstellen 
und  regulieren  kann.  Die  nachstehende  Figur 
zeigt  den  Apparat  in  der  Ansicht  (Fig.  152). 

Wie  man  bemerkt,  ist  er  drehbar  in 
einem  eisernen  Gestell  gelagert;  macht  sich 
eine  Reinigung  von  angcsammeltem  Schlamm 
nötig,  so  dreht  man  den  Apparat  mittels 
des  auf  der  rechten  Seite  der  Abbildung 
sichtbaren  Hebels  nach  Zurückziehen  des 
Vorsteckers  aus  seiner  vertikalen  Lage  um 
reichlich  90",  spült  mit  einem  Wasserstrahl 
die  einzelnen  Kammern  aus,  dreht  ihn  wieder 


Hg.  152.  Ansicht  des  Apparates. 


zurück  uod  die  Arbeit  kann  von  neuem  be- 
ginnen. Diese  bequeme  Reinigung  ohne 
irgend  welches  Auseinandernehmen  des  Appa- 
rates hat  sich  sehr  gut  bewährt.  — Sind 
Elektroden  schadhaft  geworden,  so  wird  die 
betreffende  Elektroden- Wand  herausgezogen, 
die  neuen  Elektroden  eingeschoben  und  der 
Apparat  ist  wieder  betriebsfertig.  Da  die 
präparierten  Elektroden  eine  lange  Lebens- 
dauer haben  (ca.  I1/,  Jahre),  so  kommt  das 
Auswechscln  nicht  oft  vor,  es  bildet  auch 
weder  eine  nennenswerte  Betriebsstörung, 
noch  grössere  Unkosten. 

Der  beschriebene  Apparat  wird  meist 
für  65,  110,  120,  220  und  240  Volt  aus- 
geführt, weil  der  Anschluss  vielfach  an  vor- 
handene Lichtmaschinen  erfolgt.  Es  ist 
der  reine  Zulall,  dass  der  erste  Apparat  für 
eine  Lauge  von  3 Gramm  bleichenden  Chlors 
pro  Liter  verlangt  wurde  und  dass  das  für 
diese  Leistung  ausgearbeitete  Modell  rasch 
Anklang  fand.  Stärkere  Laugen  kamen  da- 
mals (1897)  nicht  in  Frage,  die  dreigrammige 
Lauge  wurde  meist  noch  stark  verdünnt, 
z.  T.  bis  herab  auf  0,1  Gramm.  Allmählich 
aber  stellte  man  höhere  Anforderungen,  es 
wurden  neue  Bleichprozesse  ausgearbeitet, 
neue  Stoffe  sollten  gebleicht  werden,  die 
wesentlich  schwieriger  zu  behandeln  sind, 
als  Baumwolle,  kurz,  der  Chlorgehalt  der 
Bleichlaugen  sollte  auf  5 — 8,  ja  sogar 
toGramm  erhöht  werden.  Dernächstliegende 
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Gedanke,  die  Lauge  langsamer  durch  den 
Apparat  fliessen  zu  lassen,  erwies  sich  als 
undurchfuhrbar,  da  sich  hierbei  infolge  der 
grosseren  Erwärmung  der  Lauge  statt  Hypo- 
chlorit zum  Teil  auch  Chlorat  bildete,  welches 
für  Blcichzweckc  unwirksam  ist;  es  mussten 
also  Einrichtungen  getroffen  werden,  welche 
die  Steigerung  der  Temperatur  des  Elektro- 
lyten wahrend  der  Elektrolyse  nur  auf  eine 
bestimmte  nützliche  Hohe  zuliessen.  Andere 
Konstrukteure  benutzen,  um  diesen  Zweck 
zu  erreichen,  Ccntrifugalpumpen,  welche  die 
Laugen  aus  einem  gekühlten  Vorrats-Gefäss 
so  oft  durch  den  Apparat  treiben,  bis  die 
gewünschte  Chlorstarke  erreicht  ist. 


Bei  den  vorliegenden  Apparaten  kommt 
ein  ganz  anderes  Prinzip  zur  Anwendung, 
um  stetig  gekühlte  Lauge  zuzufuhren,  ohne 
irgend  welche  äussere  mechanische  Kraft. 
Es  wird  der  bei  der  Elektrolyse  ent- 
wickelte Wasserstoff  benutzt,  um  völlig  auto- 
matisch, ohne  Regulierung,  ohne  Wartung, 
ohne  alle  Kosten  die  beständig  gekühlte 
Lauge  durch  den  Elektrolyseur  zu  fuhren. 
Hie  beistehende  Abbildung  1 53  zeigt  die  Aus- 
fuhrungsform  des  neuen  Elektrolyseurs  für 
starke  Laugen.  Die  Anordnung  (D.  R. 
Patent  1 14739)  ist  im  Prinzip  folgende: 

Der  eigentliche  kastenförmige  Elektro- 
lyseur, welcher  im  Aufbau  der  Elektroden 


Fi?.  153.  Neuer  Elektrolyseur  tur  i.^rkc  Laugen. 


ganz  dem  früher  beschriebenen  entspricht, 
ist  völlig  in  das  Vorratsgcfass  für  die  Lauge 
eingebaut.  Die  einzelnen  Kammern  sind 
gegeneinander  abgeschlossen,  haben  aber 
am  Boden  eine  Ocffnung,  durch  welche  der 
Inhalt  jeder  Kammer  mit  der  Kulbing  des 
äusseren  Vorratsbehälters  kommuniziert.  In 
der  Nahe  des  oberen  Randes  hat  ausser- 
dem jede  Kammer  ein  Ueberlaufrohr,  welches 
ebenfalls  in  den  Laugenbehalter  mundet. 
Der  letztere  wird  soweit  mit  Salzlauge  ge- 
füllt, bis  diese  innerhalb  und  ausserhalb  des 
Elektrolyseurs  die  Ueberlaufrohre  erreicht. 
Stellt  man  jetzt  den  Strom  an,  so  steigt 
unter  heftigem  Aufschäumen  die  Flüssigkeit 
in  den  Kammern  und  läuft  durch  die  Rohre 
konstant  über,  unter  gleichzeitigem  Nach- 
saugen  frischer  Lauge  durch  die  Hoden- 
öffnung. Der  Vorratsbehälter  und  die 
Kammern  bilden  einSystem  kommunizierender 
Gefässe,  wobei  sich  in  ersterem  eine  massive 


Laugensäule  bildet,  wahrend  die  letzteren 
ein  Gemisch  von  Lauge  und  Wasserstoff- 
blasen enthalten.  Da  dieses  natürlich  spe- 
zifisch leichter  ist,  so  will  sich  zur  Erzielung 
des  Gleichgewichtes  in  den  Kammern  eine 
höhere  Säule  einstellen,  die  sich  aber  infolge 
der  L'cberlaufrohre  nicht  halten  kann.  So- 
lange sich  also  Wasserstoff  entwickelt,  herrscht 
nie  hydrostatisches  Gleichgewicht,  sondern 
die  Lauge  wird  sehr  lebhaft  durch  die 
Kammern  des  Elektiolyseurs  hindurchge- 
tricbcn  ; an  den  mitgcrissenen  feinen  Wasser- 
stoffblaschen  erkennt  man  auf  weite  Strecken 
die  lebhafte  Laugenbcwegung  und  -Mischung 
im  Vorratsgefäss,  welche  noch  dadurch  unter- 
stützt wird,  dass  der  Auslauf  an  Orte  dirigiert 
wird,  welche  vom  Einlauf  möglichst  ab- 
gelegen sind.  Thatsachlich  herrschen  wah- 
rend der  ganzen  Arbeitsdauer  an  den  ver- 
schiedenen Stellen  des  Behälters  nur  geringe 
Verschiedenheiten  im  Chlorgehalt,  ein  Be 
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weis  für  die  vorzügliche  Wirksamkeit  der 
Anordnung.  — Im  Laugenbehälter  liegt  ferner 
noch  eine  Kühlschlange,  welche  die  Tempe- 
ratur der  Lauge  unter  24  Grad  Celsius  hält. 
Da  das  Kühlwasser  völlig  rein,  also  für  jede 
Verwendung  benutzbar  bleibt  und  alle  Be- 


l'ig.  154.  Anlage  komplett  für  Dampfwäscherei 
und  Neubleichen  kleinsten  Umfanges. 

triebe,  welche  Bleichapparatc  brauchen,  auch 
einen  grösseren  Wasserkonsum  haben,  so 
reduzieren  sich  die  Kosten  für  die  Kühlung 
auf  den  Anschaffungswert  der  Bleischlange. 

Diese  Elektrolyseure  können  den  ver- 
schiedenen Anforderungen  an  Salz-  und 
Kraftverbrauch  leicht  angepasst  werden.  Für 
Länder  mit  hohen  Salzpreisen  wird  bei  der 
Konstruktion  der  Apparate  auf  möglichste 
Ausnutzung  des  Salzes  Rücksicht  genommen, 
bei  billigem  Salz  dagegen  wird  der  Kraft- 
verbrauch erniedrigt.  In  beiden  Fällen  lässt 


sich  die  Leistung  des  Apparates  so  nor- 
mieren, dass  ein  wirtschaftlicher  Chlorpreis 
erzielt  wird.  Berücksichtigt  man,  dass  die 
Apparate  anderer  Konstrukteurekraftraubende 
Pumpen  und  Kühl-Maschinen  brauchen, 
deren  Betriebsspesen  jedoch  in  der  Kosten- 
berechnung meist  nicht  figurieren,  so  durfte 
der  Preis  des  mit  diesen  Apparaten  erzeugten 
Chlors  sehr  hoch  werden.  Allgemein  gültige 
Zahlen  für  die  Kosten  von  I Kilo  bleichenden 
Chlors  lassen  sich  schwer  angeben,  weil  die 
Preise  für  Salz  und  Kraft  überall  verschieden 
sind.  An  dem  einen  Ort  wird  man  billiger 
arbeiten,  wenn  man  das  Salz  schont  und 
mehr  Kraft  opfert,  am  anderen  ist  wieder 
die  Kraft  das  wertvollere  und  der  Salz- 
konsum kommt  weniger  in  Frage. 

Mit  den  ersten  Exemplaren  der  neuen 
Apparate  wurde  in  zehnstündigem  Betrieb 
bei  durchschnittlich  68  Amp.  Stromverbrauch 
8,4  kg  Chlor  erzielt  in  Form  einer  Lauge 
von  10,6  g Gehalt  pro  Liter,  dabei  belief 
sich  der  Kraftbedarf  pro  Kilogramm  Chlor 
bei  einer  Konzentration  von  3,0  g auf  5,4 
PS-St,  bei  der  Endkonzentration  von  10,6  g 
auf  12,3  PS-St.  (Bekanntlich  wird  die  Hypo- 
chloritbildung bei  steigendem  Gehalt  immer 
ungünstiger,  weil  die durchReduktion, Wasser- 
zersetzung und  Chloratbildung  bedingten 
Verluste  immer  grösser  werden.  Dieselbe 
Menge  Chlor  muss  sich  naturgemäss  bei 
einer  Konzentration  von  3 g pro  Liter  im 
Kraftbedarf  billiger  stellen,  als  bei  6 g,  und 
hier  wieder  noch  nicht  so  teuer,  als  bei  10  g 
oder  noch  höheren  Stärken.) 

Die  Ergebnisse  schnellten  ganz  bedeutend 
in  die  Höhe,  als  es  gelang,  einen  Fehler  auf- 
zufinden, welcher  sich  vorher  immer  der  Wahr- 
nehmung entzogen  hatte.  Die  nachfolgende 
Tabelle  I giebt  über  die  Verhältnisse  bei 
einem  versandtfähigen  Apparat  Aufschluss. 


Tabelle  I.  Konstanten  des  Apparates:  28  Kammern,  60  A.,  115  V. 
Lauge:  840  Liter  Kochsalzlösung  von  1 50  Bö. 


Stunden 

•c. 

A. 

V. 

PS-St. 

Bleich. 

g pro 
Liter 

Chlor 

Geiamt- 

tnenge 

kß 

Strom- 

au*- 

beute 

•/. 

PS-Sl 

pro 

1 kg  CI. 

. 

>7 

61 

1 16 

9,6 

2,55 

2,14 

95,0 

4.48 

2 

22 

63 

1 16 

'9,5 

4,59 

3,85 

82,4 

5,07 

3 

23 

62 

"5 

29,2 

5,9° 

4,95 

72,1 

5.90 

4 

23 

61,5 

1 l6 

38.9 

7.41 

6,22 

68,2 

6,26 

5 

23 

62 

117 

48,8 

8,82 

7,4‘ 

64,8 

6,60 

6 

23 

6 1 

11 7 

58,5 

10,50 

8,82 

61,9 

6,64 

7 

23 

62 

117 

68,4 

11,22 

9.43 

59,1 

7,25 

8 

23 

61 

11 7 

7»,i 

12,30 

10,32 

56,7 

7,56 

9 

23 

61 

117 

87,8 

13,35 

1 1,21 

54,8 

7,82 

10 

23 

61 

1 '7 

97.5 

14,31 

12,00 

52,8 

8,11 
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Uro  den  Einfluss  der  Salzkonzentration  der  gleichen  Type  erzielt  wurden:  a)  mit  Lauge 

zu  zeigen,  seien  noch  die  Resultate  mit-  von  to'Bi.,  b)  mit  Lauge  von  1 5'Bi.,  in  beiden 
geteilt,  welche  mit  einem  anderen  Apparat  Fällen  nach  zehnstündiger  Betriebsdauer. 


Tabelle  II. 


1 A. 

V' 

PS-Sl. 

Hleich. 

* pro 
Liter 

Ctüor 

Gesamt* 

menge 

Strom* 

•nabente 

"•  1 

PS-Sl 

pro 

1 kg  Ci. 

a) 

40 

1 IO 

60 

«.97 

6.73 

44.7 

8,0 

b) 

50 

HO 

75 

*4.3  1 

10.73 

57.3 

7.0 

Wie  man  sieht,  hat  der  Apparat  mit  produktion  aber  wie  100:160!  Wo  der 
der  stärkeren  Salzlauge  infolge  des  ver-  Salzpreis  nicht  geradezu  abnorm  hoch  ist,  w-ird 
minderten  inneren  Widerstandes  mehr  Strom  man  viel  vorteilhafter  arbeiten,  wenn  man  mit 
verbraucht,  dafür  aber  in  höherem  Verhältnis  stärkerer  Salzlauge  eine  hohe  Hypochlorit- 
Chlor  produziert.  Der  Kraftverbrauch  steigerte  konzentration  erzielt  und  die  Lauge  hinterher 
sich  im  Verhältnis  100:125,  die  Chlor-  auf  den  gewünschten  Gehalt  verdünnt. 


DER  ELEKTRISCHE  OFEN.  SEIN  URSPRUNG, 

SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE  ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Ahnet,  (Formt™»*.) 

llcranageber  der  Zcitachrift  »L'Electrocbimie«. 

Klltanl'sshsr  Of»n.  Dieser  Apparat  ist  im  Jahre  1889  auf 


Derselbe  ist  für  die  Elektrometallurgie 
des  Aluminiums  bestimmt. 


Ft*.  15$.  Ofen  Kilisi  (1889). 


das  IKroultsche  Verfahren  angewandt 
worden  und  stellt  eineAnordnungdarfFig.  155), 
die  der  Anode  eine  pendelartige  oszillierende 
oder  kreisförmige  Bewegung  zu  erteilen  ge- 
stattet, um  die  Bildung  von  festen  Krusten 
an  der  Oberfläche  des  Bades  zu  vermeiden, 
durch  diese  Krusten  wird  die  Schmelzung 
nämlich  erschwert. 

Hall'seher  Ofen. 

Hall  ist  der  erste,  dem  die  Darstellung 
von  reinem  Aluminium  durch  Elektrolyse 
seiner  geschmolzenen  Salze  gelungen  ist;  in 
den  Vereinigten  Staaten  ist  sein  Verfahren 
noch  das  einzige  angewandte. 

Zu  diesem  Zwecke  hat  Hall  eine  ge 
wisse  Zahl  von  Oefen  konstruiert,  die  sich 
unter  drei  Haupttypen  zusammenfassen  lassen. 

Die  Fig.  156  und  157  stellen  die  erste 
dieser  Grundformen  dar.  Die  Elektroden  CD 
sind  aus  Kohle;  das  Gefass  AA,  das  den 
Elektrolyten  enthalt,  ist  aus  Thon  oder  Stahl ; 
dasselbe  ist  im  Inneren  mit  einer  Kohlen 
Schicht  ausgeklcidet.die  es  gegen  die  Korrosiv 
Wirkung  der  geschmolzenen  Salze  schützt.  Die 
Fig.  158  und  159  stellen  zwei  andere  Formen 
des  Hall  sehen  Ofens  dar,  mit  und  ohne 
Scheidewand. 

Hall  hat  auch  noch  Ofenformen  ge 
schatten  (Fig.  160  und  161),  bei  denen  das 
Gefass  selbst  eine  Elektrode  darstellt. 


Digitized  by  Google 


192 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


Heft  8 


Fig.  156.  Ofen  Hall,  1.  Type,  Vcrtikalschniti. 

Diese  Apparate  sind  alle  zum  Erhitzen 
eingerichtet;  augenblicklich  benutzen  die  die 
Patente  Hall’s  verwertenden  Werke  einen 
Ofen,  der  die  zum  Erhalten  der  Elektrolyte 
in  flüssigem  Zustande  erforderliche  Wärme 
ausschliesslich  dem  Strom  entlehnt. 


Fig.  157.  Ofen  Hall,  I.  Type,  Ansicht. 


Fig.  162  giebt  einen  vertikalen  Längs- 
schnitt eines  derartigen  Ofens  an;  seine  ver- 
schiedenen zugehörigen  Teile  sind  folgende: 
ein  Eisenblechmantel,  N,  der  negative 
Leiter,  L,  eine  Verkleidung  aus  Retorten- 
kohle, die  Anode;  P,  der  positive  Leiter; 
A , eine  Schraubenklammer;  D,  ein  Kupfer- 


* 


Fig.  1 59.  Ofen  Hall,  2.  Type,  ohne  Scheidewand. 

stab;  C,  die  Anoden;  P',  der  Elektrolyt, 
E,  eine  Schicht  aus  Retortenkohlenstaub. 

Zu  Anfang  der  Anwendungen  dieses 
Ofens  hat  dieser  keine  Abflussöffnung  und 


Fig.  160  und  161.  Ofen  Hall,  4.  Type, 
Gelds*  als  Elektrode. 


/ 
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wurde  das  Metall  vom  Boden  der  Wanne 
vermittelst  einer  Tasche  ausGusseisen  heraus- 
genommen. 


Gegenwärtig  soll  das  Metall,  wie  bei 
den  Kathodenöfen,  die  in  der  Aluminium- 
industrie Verwendung  finden,  durch  eine 
Attsflussöffnung  aus  dem  Ofen  entnommen 
werden. 

Gooeh'ieher  Ofen"). 

Bis  jetzt  war  der  benutzte  Elektrolyt 
eine  Mischung  von  Alkali-,  Erdalkali-  und 
Aluminiumfluoriden  und  Choriden,  die  Thon- 
erde in  Lösung  oder  in  Suspension  enthielten. 


Fig.  163  zeigt  den  zu  diesem  Zwecke 
verwandten  Apparat. 

T ist  eine  Eisenwanne,  deren  Boden 
und  Wände  bis  zur  Höhe  der  Anoden  mit 
einer  Kohlenschicht  bekleidet  sind. 


Die  Wände  oberhalb  der  Anoden  und 
die  Röhren  SS1,  durch  die  die  Anoden  CO 
hindurchgehen,  sind  mit  einer  Schicht  Thon- 
erde bedeckt,  die  die  Anoden  von  der  als 
Kathode  dienenden  Wanne  isoliert. 

Die  Anoden  sind  hohl  und  mit  Röhren  OG 
versehen,  die  zum  Einfuhren  von  Schwefel- 
kohlenstoff dienen.  Diese  Verbindung  hat 
den  Zweck,  die  in  dem  aus  einer  Mischung 
von  Aluminiumfluorid  und  Natriumchlorid 
bestehenden  Elektrolyten  suspendierte  Thon- 
erde in  Aluminiumsulfid  zu  verwandeln. 
Dieses  wird  nach  und  nach  elektrolysiert, 
und  das  Metall  sammelt  sich  auf  dem  Boden 
der  Wanne  an. 

Borehers'seher  Ofen. 

Neben  einem  für  die  Elektrometallurgie 
des  Aluminiums  zu  benutzenden  Ofentypus, 
der  schon  beschrieben  worden  ist,  hat 
Borchers  einen  für  die  Elektrometallurgie 
des  Zinks  bestimmten  Apparat  konstruiert. 

Als  Elektrolyt  kommt  das  geschmolzene 
Chlorid  dieses  Metalls  zur  Verwendung;  das- 
selbe fangt  bei  einer  unterhalb  der  Schmelz- 
temperaturen von  Blei  und  Zink  liegenden 


Fig.  164.  Ofen  Borchert. 

Temperatur  zu  schmelzen  an;  das  den  Elektro- 
lyten enthaltende  Gefass  ist  eine  Bleiwanne, 
die  in  einem  mit  Sand  gefüllten  Eisengefass 
steht  und  als  Kathode  dient  (Fig.  164).  Die 
Anoden  bestehen  aus  komprimierter  Kohle. 
Das  Bad  wird  durch  die  Warme  des  dasselbe 
durchfliessenden  Stromes  in  geschmolzenem 
Zustande  erhalten;  es  sind  dies  mindestens 
IO  Amp.  pro  Quadratcentimeter. 

(Schlau  folgt.) 


REFERATE. 


Heber  die  elektromotorischen  Kräfte  der  Neu- 
tralisation. — H.  Panneei.  (Moniteur  Srienti- 
fitlue-Quesneville,  Vierte  Folge,  11)03.  17.  I. 

S-  305—308  ) 

Verfasser  weist  darauf  hin,  dass  das  von 
u)  Engl.  Patent,  No.  1655),  15.  Aug.  1899. 


Berthclot  kürzlich  aufgestellte  Gesetz  nichts  als 
eine  Folge  des  schon  vor  15  Jahren  von  Nernst 
gefundenen  Gesetzes  Uber  die  elektromotorischen 
Kräfte  von  Konzentrationszellen  darstellt  Zu- 
nächst hat  llerthelot  den  Kehler  begangen,  bei 
seinen  Messungen  Elektroden  zu  benutzen,  die 
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während  der  Messung  Veränderungen  erfahren 
mussten.  Platin  absorbiert  nämlich  an  der  I.uft 
so  viel  Sauerstoff,  als  dessen  Partialdruck  ent- 
spricht, und  eine  Platinelektrode  verhält  sich  daher 
wie  eine  Sauerstoffelektrode,  d.  h.  sie  kann 
Sauerstoff  absorbieren,  wenn  sie  Anode  ist,  und 
als  Kathode  solchen  verlieren.  Wenn  man 
daher  wohl  definierte  Zellen  konstruieren  will, 
muss  man  dafür  sorgen,  dass  der  Sauerstoffgehalt 
der  Elektroden  konstant  bleibt,  was  nur  dann 
möglich  ist,  wenn  man  eine  Elektrode  aus 
platiniertem  Platin,  d.  h.  mit  Platinschwarz  über- 
zogen, benutzt  und  dieselbe  mit  einem  Luft-  oder 
Sauerstoffstrome  wäscht.  Wenn  man  also  aus 
Versuchen  theoretische  Schlussfolgerungen  ziehen 
will,  so  dart  man  nur  eine  derartige  umkehrbare 
Elektrode  benutzen. 

Dies  ist,  wie  Verfasser  an  der  Hand  des 
Massenwirkungsgesetzes  nachweist,  die  einzige 
zu  erfüllende  Bedingung;  im  übrigen  ist  es 
gleichgiltig,  ob  die  Messungen  mit  zwei  Wasser- 
stoff- oder  zwei  Sauerstoffelektroden  augestellt 
werden. 

Nachdem  Verfasser  gezeigt  hat,  in  welcher 
einfachen  Weise  sich  aus  dem  obenerwähnten 
N e r n s t'schen  Gesetz  das  angeblich  neue 
Berthelot’sche  Gesetz  abletten  lässt,  zeigt  er, 
in  welcher  Weise  die  von  Berthclot  gemessenen 
Elemente  sich  hätten  berechnen  lassen.  Wenn 
Berthelot  dies  gethan  hätte,  so  würde  er,  wie 
Verf.  glaubt,  sich  davon  überzeugt  haben,  dass 
ein  grosser  Teil  seiner  Messungen  falsch  ist. 
(Man  vergl.  auch  das  folgende  Referat.) 

A.  G. 


Das  Berthelot'sehe  Gesetz  der  elektromoto- 
rtsenen  Kräfte  von  galvanischen  Batterien. 

Von  C.  J.  Reed.  (Vor  der  Amerikanischen 
Elektrochemischen  Gesellschalt  in  der  Sitzung 
vom  1 7. — i9.Sept.  vorgetragen;  Elektrochemical 
Industry  1903.  Bd.  1.  No.  14,  p.  492—493. 

Verfasser  bespricht  ein  kürzlich  von  B e r t h e 1 o t 
ausgesprochenes  ( lesetz,  welches  folgendermassen 
lautet:  Wenn  eine  Base  auf  eine  Säure  einwirkt, 

so  ist  die  elektromotorische  Kraft  die  Summe 
der  durch  die  Reaktion  des  entsprechenden 
Salzes  einmal  auf  die  Säure  und  dann  auf  die 
Base  entwickelten  elektromotorischen  Kräfte. 
Vorausgesetzt  ist  hierbei,  dass  die  reagierenden 
I-Osungcn  verdünnt,  in  ae<|Uivalentcn  Mengen 
vorhanden  sind  und  keine  Abscheidung  von 
gasförmigen  oder  unlöslichen  Produkten  hervor- 
rufen,  ausserdem  keine  allmähliche  Veränderung 
ihrer  inneren  Konstitution,  abgesehen  von  Neu- 
tralisierung, erfahren. 

Der  Verfasser  erörtert  im  einzelnen  die  von 
Berthelot  angeführten  experimentellen  Belege 
und  thut  dar,  dass  sie  tum  Beweise  des  Ge- 
setzes durchaus  ungenügend  sind.  Sodann  weist 
er  darauf  hin,  dass  überhaupt  keinerlei  experi- 
mentelle Beweise  für  das  Vorhandensein  einer 
elektromotorischen  Kraft  an  der  Verbindungs- 
stelle zweier  Elektrolyte  existieren.  Alle  Versuche 
würden  mit  Hülfe  von  Elektroden  ausgeführt, 
und  daher  Hesse  sich  die  elektromotorische 


Kraft  an  der  Verbindungsstelle  von  Elektrode 
und  Elektrolyt  aus  der  gemessenen  gesamten 
elektromotorischen  Kraft  nicht  eliminieren.  Er 
betrachtet  die  von  Berthelot  benutzten  Zellen 
als  Konzentrationszellen.  H.  G. 


Schmelzen  von  Kupfererzen  lm  elektrischen 
Ofen.  (Ztschr.  f.  Elt.  Wien  1903.  42.  596.) 

Die  Regierung  von  Chile  entsandte  dieses  Jahr 
den  Ingenieur  Ch.  Vattier  zum  Studium  der 
neueren  elektrometallurgischen  Verfahren  nach 
Erankreich,  wo  bekanntlich  schon  eine  ganze 
Reihe  elektrothermischer  Fabriken  bestehen. 
Vattier  machte  einige  industrielle  Versuche  in 
den  Fabriken  von  Hüroult,  Keller  & Leleux 
u.a.  m„  insbesondere  mit  Kupfererzen  chilenischer 
Provenienz.  lieber  diese  Versuche  wurde  der 
Socicte  des  Ingenieurs  civiles  berichtet,  deren 
Bulletin  die  folgenden  Mitteilungen  entnommen 
sind.  Die  ersten  Versuche  wurden  bei  Heroult 
in  La  Praz  mit  Kohlcnclcktroden  gemacht.  Der 
Strom  betrug  3500  bis  4000  A bei  110  V und 
wurden  in  24  Stunden  18  t Kupfererz  von  ;*« 
Gehalt  geschmolzen.  Der  Kupfergehalt  der 
Schmelze  betrug  43 — 45*/«,  wahrend  in  den 
Schlacken  nur  0.1 — 0.2 verblieben.  Die  neueren 
Versuche  wurden  bei  Keller  & Leleux  in 
Kerousse  (Bretagne)  und  die  letzten  in  der 
grossen  Fabrik  derselben  Firma  in  Livet  (Grenoble) 
gemacht.  Die  letzten  Versuche  fanden  im 
April  1903  vor  einer  grossen  Kommission  eng- 
lischer und  französischer  Metallurgen  statt.  Die 
Ergebnisse  waren  nach  dem  beiliegenden  Vct- 
suchsprotokoll  folgende:  In  8 Stunden  wurde 
eine  Charge  von  8000  kg  chilenischer  Kupfererze 
von  5 bis  j*,'.  Gehalt  geschmolzen.  Die  ver- 
brauchte Leistung  betrug  300  KW  bei  einem 
cos  ? von  0.9  (?).  Der  Elektrodenverbrauch 
betrug  6—7  kg  per  Tonne  Erz.  Der  Regulus 
hatte  einen  Gehalt  von  434'o,  die  Schlacken  einen 
solchen  von  0.1%.  Es  handelt  sich  bei  diesen 
Versuchen  nur  um  den  Ersatz  der  Steinkohle 
bei  der  Erzeugung  des  Rohsteins  durch  elektrische 
Energie,  oder  wie  man  heute  in  Frankreich  zu 
sagen  pflegt,  der  schwarzen  Kohle  durch  weisse 
Kohle.  Die  erblasenen  Rohsteinc  müssen  dann 
derselben  Behandlung  unterworfen  werden,  wie 
die  nach  dem  gewöhnlichen  Verfahren  erzeugten. 
Der  erste  Ofen  bildet  eine  Art  Schmelztiegel 
aus  feuerfestem  Mauerwerk  von  den  Dimensionen 
1800  X 9°o  X 900  mm,  und  unter  diesem  befindet 
sich  der  »Vorwärmer«,  dessen  Dimensionen 
1200X600X600  uim  sind.  Der  Zweck  des 
ersten  Otens  ist  die  Trennung  der  Molekel, 
während  der  zweite  Regulus  und  Schlacke  trennen 
soll,  ln  den  oberen  Ofen  tauchen  prismatische 
Kohlenelektroden  von  900  cm'  Querschnitt,  bei 
1700  mm  Lange.  Der  Vorwärmer  wird  von 
zwei  »Nachheizem«  von  625  cm’  Querschnitt 
erwärmt.  Der  Vortrag  von  Vattier  enthält  er- 
schöpfende Angaben  Uber  Konstruktion  der 
Oefcn,  Verlauf  der  Versuche  und  Versuchsein, 
richlungen.  Interessant  sind  die  Vergleiche  mit 
den  gewöhnlichen  metallurgischen  Verfahren. 
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Ks  sind  dabei  die  Verhältnisse  der  chilenischen 
Bergwerke  zu  Grunde  gelegt,  welche  ftir  die 
Tonne  Koks  ioo  Frcs.  bezahlen,  während  Wasser- 
kräfte reichlich  vorhanden  sind.  In  den  heutigen 
Koksofen  braucht  man  ftir  i t Kupfer  3200  kg 
Koks,  d.  h.  320  Frcs.  Im  elekrischen  Ofen  er- 
fordert das  Schmelzen  von  16  t Erzen,  aus 
welchen  man  1 t Kupfer  gewinnt  (die  Erze  ent- 
halten 7°/o  Cu),  eine  Arbeit  von  1.25  KW-Jahr. 


Der  Preis  des  KW-Jahrs  kann  zu  30  Frcs.  ge- 
schätzt werden,  so  dass  der  Energieverbrauch 
38  Frcs.  erfordert.  Der  Klektrodenverbrauch 
beträgt  75  kg,  welche  ca.  45  Frcs.  kosten,  so 
dass  sich  die  totalen  Kosten  bei  elektrischer 
Schmelze  auf  83  Frcs.  stellen.  Vattier  zählt 
noch  eine  Reihe  weiterer  Vorteile  auf,  die  dem 
elektrischen  Verfahren  gegenüber  dem  Schacht- 
ofen-Verfahren eigen  sind. 


PATENTBESPRECHUNGEN 


Vorrichtung  zum  Heben  und  Senken  der 
Kathoden,  zwecks  Verdichtung  der  sich  bei 
der  Elektrolyse  bildenden  Niederschläge 
zwischen  zwei  Presswalzen.  — Anson  Gardner 
Bett*  in  Lansingburgh,  V.  St.  A.  — D.  R.  P. 
No.  134861. 

Ein  über  dem  Klektrolysierbehältcr  hin-  und  her- 
fahrbarer  Wagen  trägt  zwei  abwechselnd  arbeitende 
Motoren,  von  welchen  der  eine  den  Wagen  selbstthätig 
von  einer  Kathode  zur  anderen  schrittweise  hin-  und 
suriiekbewegt,  und  der  andere,  während  der  Wagen 
bei  jeder  Kathode  stillsteht,  eine  ebenfalls  am  Wagen 
befindliche  Hebevorrichtung  in  Thätigkcit  setzt,  welche 
die  Kathoden  den  Presswalzen  zuführt. 


Verfahren  zum  elektrolytischen  Niederschlagen 
und  gleichzeitigen  Verdlehten  von  Zink.  — 

Dr.  Ludwig  Mond  in  London.  — L).  K.  P.  No.  134S62. 

Das  Verdichten  des  Zinkniederschlags  wird  be- 
wirkt durch  die  Verwendung  gegenseitig  einen  Druck 
auf  einander  ausübender,  walzenförmiger  Kathoden. 
Einer  oder  mehreren  der  Kathodenwalzen  wird  während 
der  Drehung  noch  eine  in  Richtung  der  Achae  hin-  und 
hergehende  Bewegung  erteilt,  zu  dem  Zwecke,  neben 
der  Druckwirkung  noch  eine  andauernde  schleifende 
Wirkung  auf  den  Niederschlag  auszuüben. 


Vorrichtung  zur  elektrolytischen  Gewinnung 
von  Brom  aus  bromhaltigen  Endlaugen.  — 

Dr.  F.  Mehna  in  Königslutter.  — 1J.  R.  P.  No.  134  975. 

Die  Vorrichtung  zur  elektrolytischen  Gewinnung 
von  Brom  aus  bromhaltigen  Endlaugcn,  bei  welcher 
die  Kohlcnelektroden  durch  Diaphragmen  getrennt  sind, 
ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  zwischen  den 
Kohlcnelektroden  dicht  eingesetzten  Diaphragmen  unten, 
die  Kohlcnelektroden  aber  oben  mit  Durchlässen  für 
den  Elektrolyten  versehen  sind  und  die  Elektroden 
weitere  nach  oben  gerichtete  Durchbrechungen  haben, 
durch  welche  der  bei  der  Elektrolyse  frei  werdende 
Wasserstoff,  das  ausgeschiedene  Hydroxyd  milreissend, 
entweicht.  Eventuell  sitzen  auf  den  Durchbrechungen 
der  Elektroden  Pfeifen,  mittelst  deren  der  Wasserstoff 
nebst  dem  mitgerissenen  Hydroxyl  in  einen  Sammler 
UbergefUhrt  wird. 


Thermoelektrisches  Pyrometer.  — Charles  Fery 
in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  135064. 

Das  Instrument  gehört  zu  denjenigen  Pyrometern, 
bei  welchen  die  von  dem  zu  untersuchenden  Körper 
ausgehenden  Wärmestrahlen  mittelst  optischer  Hilfs- 
mittel in  der  heissen  Lötstelle  eines  Thermoelementes 
konzentriert  werden  und  welche  die  gesuchte  Temperatur 
an  einem  Galvanometer  ablesen  lassen.  Es  unter- 


scheidet sich  von  den  bekannten  dadurch,  dass  es  zum 
Zwecke  der  bequemen  Handhabung  und  Einstellung  die 
Form  und  Einrichtungen  eines  gewöhnlichen  optischen 
Fernrohres  aufweist.  O ist  das  Objektiv,  welches 

mittelst  Zahngetriebes  P bis  in  die  Stellung  O uitsge- 
zogen  werden  kann,  falls  der  zu  untersuchende  Körper 
sehr  nahe  liegt,  o'  ist  ein  gewöhnliches  positives 
Okularglas.  D ist  eine  Blende,  welche  in  unveränder- 
licher Entfernung  von  dem  Fadenkreuz  F angeordnet 
ist.  Dieses  besteht  aus  zwei  feinen  gekreuzten  Drähten 
von  verschiedenem  Metall  und  trägt  am  Kreuzungs- 
punkt ein  angelötetes,  mit  Kuss  bedecktes  Metall- 
plättchen. Es  bildet  die  heisse  Lötstelle,  während  die 
kalte  auf  dem  cylindrischen  Mantel  des  Fernrohres 
liegt.  G ist  das  Galvanometer. 


Elektrode  für  Prtmflr-  wie  Sekundärelemente 
aus  einzelnen,  mit  den  Flachselten  dicht  Ober 
einander  liegenden,  ebenen  Metallstreifen.  — 

Ludovic  Peyrat  in  Paris.  — D.  R.  P.  No.  136497. 
Zickzack-,  wellen-  oder  mäanderlörmige  Bleistreifcn 
sind  mit  ihren  Flachscitcn  derart  dicht  über  einander 


Fig.  166. 


gelegt,  dass  die  Ausbuchtungen  zweier  auf  einander 
folgender  Streiten  zu  einander  versetzt  sind.  Hierbei 
können  entweder  einzelne  Bandstreifen  a oder  mehrere, 
durch  Einschnitte  von  grösserer  oder  geringerer  Breite 
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von  einander  getrennte  und  an  einem  oder  an  beiden 
Enden  zusammenhängende  Streifen  d benutzt  werden. 


Fig.  167. 

Ferner  können  die  Streifen  derart  über  einander  gelegt 
werden,  dass  entweder  Zwischenräume  c entstehen  oder 
dass  die  auf  einander  folgenden  Streifen  eng  an  ein- 


ander liegen.  Durch  die  gekennzeichnete  Anordnung 
wird  eine  Elektrode  von  sehr  grosser  wirksamer  Ober- 


Fig.  168. 


fläche  erhalten,  die  sowohl  als  Plante*  wie  als  Fatire- 
Elekirode  verwendet  werden  kann. 


ALLGEMEINES. 


Für  die  Zulassung  von  Diplom-Ingenieuren 
anderer  Hochschulen  zurPromotlon  zumDoktor 
Ingenieur  an  einer  der  königl.  technischen  Hoch 
schulen  Preussens  sind  soeben  folgende  Bedingungen 
aufgestellt  worden.  Es  werden  zur  Promotion  als 
Doktoringenieur  zugelassen:  1.  Bewerber,  welche  im 
Sinne  der  Promolionsordnung  für  die  Erteilung  der 
Würde  eines  Doktor-Ingenieurs  durch  die  technischen 
Hochschulen  Preussens  das  Reifezeugnis  eines  Gymnasiums 
oder  Realgymnasiums  oder  einer  Oberrealschule  des 
Deutschen  Reiches  besitzen  und  die  Diplomprüfung  an 
einer  deutschen  technischen  Hochschule  oder  einer 
deutschen  Bergakademie  bestanden  haben.  2.  Bewerber, 
welche  statt  eines  unter  t.  erwähnten  Reifeseugnisses 
das  Reifezeugnis  einer  bayerischen  Industrieschule,  der 
sächsischen  Gewerbeakademie  in  Chemnitz  oder  eines 
österreichischen  Gymnasiums,  Realgymnasiums  oder 
einer  Oberrenlschule  besitzen,  sofern  diese  Schulen 
deutschsprachig  sind.  3.  Bewerber,  welche  statt  der 
Diplomprüfung  an  einer  deutschen  technischen  Hoch- 
schule die  Regierungsbaumeister-Prüfung  bei  einer 
deutschen  staatlichen  Prüfungskommission  oder  die 
zweite  Staatsprüfung  an  einer  österreichischen  Hoch- 
schule mit  deutscher  Unterrichtssprache  oder  die  Diplom- 
prüfung an  der  eidgenössischen  Polytechnischen  Schule 
in  Zürich  bestanden  haben.  4.  Ucber  die  Zulassung 
Studierender  von  anderen  als  den  unter  2.  und  3. 
genannten  Lehranstalten  entscheidet  im  Siune  der 
Prumotionsordnung  das  vorgeordnete  Ministerium  von 
Kall  zu  Fall,  auf  Grund  der  Anträge  der  betreffenden 
Abteilung,  bei  welcher  sich  der  Bewerber  meldet,  und 
der  Berichte  von  Rektor  und  Senat.  5.  Es  wird  hier- 
bei angenommen,  dass  die  deutschen  technischen  Hoch- 
schulen nnd  die  ausländischen  technischen  Hochschulen 
mit  deutscher  Unterrichtssprache  Gegenseitigkeit  üben. 
6.  Studierende  von  anderen  als  den  unter  2.  genannten 
Industrieschulen  und  der  Gewerbeakademie,  insbe- 
sondere von  höheren  Gewerbeschulen,  Baugewerks- 
schulen und  sonstigen  Fachlehranstalten  können  zur 
Promotion  nicht  zugelassen  werden.  Das  Reifezeugnis 
oder  Diplom  dieser  Schulen  kann  die  unter  1.  bis 
3.  genannten  Reifezeugnisse  und  Diplome  nicht  ersetzen. 

Die  Gefahren  der  In  der  Pr*x(9  benutzten 
elektrischen  Ströme  Bei  Gelegenheit  des  inter- 
nationalen Kongresses  für  medizinische  Elektrologie 
und  Radiologie  zu  Bern  trug  Dr.  F.  Batteli  eine 
interessante  Arbeit  vor,  die  unsere  Kenntnis  von  dem 
in  der  Ucberschrift  angegebenen  Gegenstand  bedeutend 
erweitert;  der  Vortrag  ist  in  der  »Electrical  Review« 
wiedergegeben.  Den  nachstehend  wiedergegebenen 
Auszug  entnehmen  wir  der  Zeitschrift  »Braunkohle«. 
Dr.  Batteli  bemerkt  zunächst,  dass  der  elektrische  Strom 
für  das  menschliche  Lehen  gleich  mit  dem  Augenblicke 
seiner  ersten  Anwendung  für  technische  Zwecke  Ge- 
fahren gezeitigt  habe.  Der  ausschlaggebende  Punkt  ist 


nun  hierbei  durchaus  nicht  eine  hohe  Spannung  an  und 
für  sich;  nur,  wenn  die  Stärke  des  Stromes  zugleich 
auch  bedeutend  ist,  kann  von  einer  wirklichen  Gefahr 
die  Rede  sein.  Verfasser  berichtet  weiterhin  über  die 
Schlussfolgerungen,  zu  denen  die  einzelnen  Forscher, 
die  »ich  mit  der  Frage  beschäftigt  haben,  gelangt  sind, 
d 'Arson  val  ist  der  Ansicht,  dass  die  unmittelbare  Todes- 
ursache in  Asphyxie  zu  suchen  sei,  da  der  elektrische 
Strom  seiner  Meinung  nach  die  Nervcnzentren  paralysiert, 
und  zwar  besonders  die  Atmungazcntren,  und  anf 
diese  Weise  ein  Stillstehen  des  Atmungsapparatcs  zu 
Stande  kommt.  Tut  um,  Oliver  und  Bolam  sind  hin- 
gegen der  Ansicht,  dass  der  Tod  auf  Rechnung 
einer  Paralyse  des  Herzens  su  setzen  sei  und  dass  das 
Nervensystem  infolge  der  Hemmung  der  Zirkulation  za 
funktionieren  aufhöre.  Ta  tum  meint  im  besonderen, 
dass  das  Herz  infolge  der  mechanischen  Wirkung  einer 
heftigen  Kontraktion  zum  Stillstehen  komme,  während 
Oliver  und  Bolam  nur  die  Thatsache  des  Stillstehens 
konstatieren,  ohne  der  Ursache  nachzugchec.  Batteli 
hat  nun  gemeinschaftlich  mit  Privost  die  Frage  weiter 
untersucht,  und  nach  vielfachen  Versuchen  ist  es  ihm 
geglückt,  fcstzustcllen,  dass  der  Widerspruch  in  den 
einzelnen  Angaben  nur  scheinbar  ist;  der  Tod  kann 
nämlich  je  nach  den  Umständen  entweder  durch 
Asphyxie  oder  durch  Stillstand  des  Herzens  eintreten. 
Die  beiden  Forscher  untersuchten  die  Wirkungen  von 
Wechsel-  und  Gleichströmen  hoher  und  niedriger 
Spannung  und  stellten  fest,  dass  hochgespannte  Ströme 
unter  ganz  anderen  Bedingungen  den  Tod  zur  Folge 
haben,  als  dies  bei  Strömen  niedriger  Spannung  der 
Fall  ist.  Erstere  (1200  Volt  und  darüber)  fuhren  durch 
Paralyse  der  Ncrvenzentren  zum  Tode,  und  zwar  ist 
bei  allen  Tieren  dasselbe  zu  beobachten:  der  Tod  tritt 
infolge  von  Hemmung  der  Atmung  ein,  aber  das 
Herz  schlägt  energisch  weiter,  bis  infolge  von  Asphyxie 
seine  Bewegung  aufhört;  ausserdem  ist  in  diesem  Falle 
der  Druck  in  den  Arterien  infolge  der  tetanischen 
Muskelkonzentration  des  ganzen  Körpers  erhöht.  Bei 
derartigen  Gelegenheiten  kommt  nun  gerade  künst- 
liche Atmung  mit  Vorteil  zur  Anwendung.  Ströme 
niedriger  Spannung  (nicht  Uber  I 20  Volt)  führen  hin- 
gegen durch  Paralyse  des  Herzens  den  Tod  herbei; 
die  Nervenzentren  werden  nur  wenig  betroffen,  und 
das  Tier  atmet  nach  erfolgtem  Ableben  noch  einige 
Zeitlang  weiter.  Das  Herz  bleibt  stehen  infolge  von 
unregelmässigen  Kontraktionen,  welche  den  Rhythmus 
seiner  Bewegungen  zerstören.  Batteli  und  Prcvost 
führten  ihre  Versuche  an  verschiedenen  Tierarten  aas 
und  kamen  zu  dem  Schluss,  dass  die  Wirkung  des 
Stromes  je  nach  der  Art,  der  das  Tier  angehört,  ver- 
schieden ist;  bei  dem  Menschen  macht  sich  die  Wirkung 
fast  augenblicklich  fühlbar  and  bat  permanenten 
Charakter.  Um  die  Behauptung,  dass  hochgespannter 
Strom  das  Funktionieren  des  Herzens  nicht  paralysiert, 
zu  bekräftigen,  haben  sie  mit  Erfolg  versucht,  die  Herz- 
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puralyse,  die  von  niedriggespanntem  Strom  hervor- 
gerufen worden  war,  zum  Verschwinden  zu  bringen,  was 
in  der  Welse  erzielt  wurde,  dass  die  Tiere  mit  hoch- 
gespanntem Strome  und  zugleich  mit  künstlicher 
Atmung  behandelt  wurden.  Der  hochgespannte  Strom 
mnss  jedoch,  wenn  die  Behandlung  sicheren  Erfolg 
haben  soll,  15  — 20  Sekunden  nach  Aufhören  der 
Tliäiigkeit  des  Herzens  einsetzen.  Die  Verfasser  fanden 
auch,  dass  Gleichstrom  in  derselben  Weise  wie  Wechsel- 
strom den  Tod  zur  Folge  hat,  dass  aber  zur  Erzielung 
gleicher  Wirkuug  die  Spannung  von  Gleichstrom  4-  bis 
5 mal  grösser  sein  muss  als  die  von  Wechselstrom. 
Battericströme  rufen  ungefähr  gleiche  Wirkungen  hervor. 
Die  Frequenz  des  Wechselstromes  hat  erheblichen  Ein- 
fluss auf  die  Minimalspannung,  die  tödliche  Wirkung 
ausübt.  Die  gefährlichsten  Frequenzen  sind  die  zwischen 
30  und  150 Perioden  liegenden,  d.  h.  gerade  diejenigen, 
die  in  der  Technik  am  meisten  Anwendung  finden; 
oberhalb  von  30  Perioden  steigt  die  gefährliche  Minimal- 
spannung ganz  langsam,  während  sie  oberhalb  von 
150  Perioden  schnell  ansteigt.  So  kann  ein  Strom  von 
150  Perioden  bei  15  Volt  einen  Hund  töten,  während 
bei  der  Frequenz  von  1700  eine  Spannung  von  400 


V'olt  erforderlich  ist.  Die  Nervcnzentren  werden  wenig 
in  Mitleidenschaft  gezogen,  wenn  der  sie  durchströmende 
Strom  eine  geringe  Dichte  besitzt.  Ferner  hat  der 
Widerstand  des  vom  Strom  bei  seinem  Durchgang 
durch  den  Körper  cingehaltcnen  Weges  grosse  Be- 
deutung; der  gefährlichste  Weg  ist  derjenige,  der  von 
einer  Hand  zur  anderen  geht,  weil  er  den  geringsten 
Widerstand  bietet  und  durch  das  Herz  hindurchführt; 
aus  diesem  Grunde  ist  es  gut,  beim  Berühren  von 
Leitungen  nur  eine  Hand  heranzubringen,  da  der  Wider- 
stand von  einer  Hand  nach  den  Füssen  sehr  bedeutend 
ist  und  auch  noch  durch  den  des  Schuhwerks  erhöht 
wird.  Die  Verfasser  schliessen  ihren  Bericht  damit, 
dass  sie  Vorschriften  für  Hilfeleistungen  im  Falle  von 
l'nglücksfällen  angeben.  Wenn  der  Verunglückte  sich 
noch  in  Berührung  mit  der  Leitung  befindet  und  es 
nicht  möglich  ist,  den  Strom  zu  unterbrechen,  und  man 
auch  den  Betreffenden  nicht  durch  Anfassen  mit  einem 
isolierten  Gegenstand  von  der  Leitung  entfernen  kann, 
so  thut  man  am  besten  daran,  dass  man  ihn  mit  dem 
Fussc  entfernt;  in  diesem  Falle  ist  der  dem  Strom  ge- 
botene Widerstand  sehr  erheblich  und  ist  weiteres 
UnglUck  ausgeschlossen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Walker,  James»  Professor  der  Chemie  am  University 
College  Dundee.  Elementare  Anorganische 
Chemie.  Mit  Genehmigung  des  Verfassers  ins  Deutsche 
übersetzt  von  Margarethe  Egebrecht  und  Emil 
Bose,  Privatdozent  an  der  Universität  Güttingen.  MU42 
in  den  Text  gedruckten  Abbildungen.  Braunschweig, 
Druck  und  Verlag  von  Friedr.  Vieweg  & Sohn. 
1903.  Preis  geh.  M.  4,50,  geh.  M.  5, — . 

Da*  vorliegende  Werk  bezweckt  in  erster  Linie, 
dem  jungen  Studierenden  einen  bequemen  Ucberblick 
über  die  anorganische  Chemie  zu  bieten  und  ihn  in  die- 
selbe einzuführen.  Damit  ist  die  Anordnung  und  Be- 
handlung des  Stoffes  genügend  charakterisiert,  und  es 
sei  nur  noch  hinsugefügt,  dass  sich  das  Werk  eben  in- 
folge dieser  Anordnung  insbesondere  auch  vorzüglich  als 
Kepititonum  für  Studierende  eignet.  Die  Tendenz  der 
Darstellung  geht  dahin,  den  Schüler  einen  Teil  der 
Thatsuchen  selbst  finden  zu  lasten  und  dadurch  die 
Beobachtungsgabe  und  das  Denkvermögen  zu  üben. 

GrQnwald,  F.»  Ingenieur.  Die  Herstellung*  der 

Akkumulatoren.  Ein  Leitfäden  mit  91  in  den  Text 
gedruckten  Abbildungen.  Dritte  Auflage.  Halle  a.  S., 
Druck  und  Verlag  von  Wilhelm  Knapp.  1903.  Preis 
M.  3,“ 

L)as  mit  Recht  in  der  Technik  vorzüglich  eingeführte 
Buch  liegt  nunmehr  in  der  dritten  Auflage  vor,  gewiss 
der  beste  Beweis  für  seine  Brauchbarkeit.  In  der  Thut 
enthält  dasselbe  alles,  was  der  Akkumulatorentcchniker, 
für  den  es  ja  in  erster  Linie  berechnet  ist,  zu  wissen 


nötig  hat.  So  ist  zunächst  die  Theorie  aui  das  Nötigste 
beschränkt,  und  das  möchten  wir,  gegenüber  den  in 
letzter  Zeit  sich  immer  mehr  breit  machenden  Bestre- 
bungen theoretischer  Betrachtungen,  auch  bei  rein 
technischen  Werken  in  den  Vordergrund  zu  stellen  als 
ganz  besonders  rühmend  hervorheben.  Nicht  minder 
rühmenswert  ist  die  vom  Verfasser  vorgenommene 
kritische  Sichtung  des  Materials,  die  wahrlich  kein  leichtes 
Stück  Arbeit  ist.  Aus  all  der  Unmasse  von  Patenten 
und  Beschreibungen  und  Verfahren  sind  duichweg  nur 
solche  ausgewählt,  die  sich  bewährt  haben  oder  deren 
Wert  au»  ihnen  selbst  hervorgeht.  Es  sei  noch  bemerkt, 
dass  auch  die  Ausstattung  eine  vorzügliche  ist  und  dass 
zahlreiche  Illustrationen,  die  sich  auf  alle  Zweige  des 
Gebietes  erstrecken,  das  Verständnis  wesentlich  erleichtern, 
so  dass  hier  ein  Buch  vorlicgt,  das  mit  gutem  Gewissen 
empfohlen  werden  kann. 

MQller,  Dp.  Arthur»  Assistent  an  der  K.  K.  technischen 
Hochschule  in  Wien.  Die  Theorie  der  Kolloide. 
Ucbersicht  Über  die  Forschungen,  betretend  die  Natur 
des  Kolloidalzustandes.  Leipzig  und  Wien,  Franz 
De u ticke.  1903.  Preis  M.  2, — . 

Das  aktuelle  Wcrkchcn  enthält  eine  sehr  vollständige 
Zusammenstellung  über  die  Theorie  der  Kolloide,  aus 
der  wir  besonders  die  vollständige  Liste  der  Litteralur- 
angaben  hervorheben  wollen,  die  jeden,  der  sich  ein- 
gehend mit  dem  Gegenstand  zu  beschäftigen  beabsichtigt, 
da»  Auffinden  der  Originallittcratur  sehr  erleichtert. 


GESCHÄFTLICHES. 


Der  Preis  des  Aluminiums  hat  seit  1855,  dem 
Jahre,  da  cs  zum  ersten  Male  fabrikmassig  hergestellt 
wurde,  ganz  gewaltige  Rückgänge  erfahren.  Wie  wir 
den  statistischen  Zusammenstellungen,  die  alljährlich 
von  der  »Metallgescllschaftc  und  der  »Metallurgischen 
Gesellschaft«  in  Frankfurt  a.  M.  herausgegebeu  werden, 
entnehmen,  betrug  der  ungefähre  Preis  eines  Kilo 
Aluminiums  Im  Jahre  1855  tooo  Mark.  Schon  im 


Jahre  1856  »leihe  sich  der  Preis  nur  noch  auf  300  Mark  , 
von  1857  bis  1886  hielt  sich  der  Preis  fortgesetzt  auf 
etwa  100  Mark.  Er  sank  dann  weiter  bis  188S  auf 
57,50  Mark.  Vom  Jahre  1890  ab,  wo  die  Wasserkraft 
de»  Rheinfalls  für  die  Erzeugung  von  Aluminium  in 
grösseren  Mengen  ausgenützt  wurde,  ging  der  Preis 
dann  vollends  rapide  zurück,  in  dem  Zeitraum  von 
Februar  1890  bis  November  1891  sank  er  von  27.60 
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auf  5 Mark.  Von  da  an  ging  der  Preis  langsamer, 
aber  doch  stetig  zurück,  bis  er  im  Jahre  190t  auf 
seinem  Tiefpunkt,  nämlich  2 Mark  pro  Kilogramm  au- 
gelangt  war. 

ElektrizitAts-  Aktiengesellschaft  vormals 
W.  Lahmeyer  & Co , Frankfurt  a.  M.  ln  der 
Generalversammlung  wurden  die  Anträge  der  Verwaltung 
nach  einer  längeren  Diskussion  genehmigt,  insbesondere 
die  mit  371698  M.  (i.  V.  2 493  87 1 M.)  Verlust  ab- 
schliessende Bilanz.  Wie  bekannt,  wird  der  Fehlbetrag 
aus  dem  bei  der  Fusion  mit  der  Deutschen  Gesellschaft 
füz  elektrische  Unternehmungen  verbliebenen  Buch- 
gewinn gedeckt.  Interessieren  dürfte  noch,  das»  aus 
der  Versammlung  heraus  die  Mitteilung  gemacht  wurde, 
dass  einheimische  russische  Elektrisitätsunternehmungen 
an  die  Regierung  das  Verlangen  gestellt  haben,  dass 
neue  Auslandsniederlassungen  nicht  mehr  zugclassen 
und  die  alten,  bereits  ansässigen  bei  Vergebung  öffent- 
licher Bauten  boykottiert  werden  sollen.  Es  wird  be- 
fürchtet, dass  die  Regierung  auf  den  Vorschlag  cingeht, 
wenn  er  genügend  UulerstUtzung  findet. 

Die  Firma  Umbrelt  & MaltheS,  Elektrotechnische 
Fabrik,  Leipsig-Plagwitz,  Ziegelstrasse  19,  hat  eine 
neue  Verwendung  ihrer  bekannten  Cupron-Elemente  auf 
den  Markt  gebracht,  indem  sie  mittelst  derselben  einen 
kleinen  Elektromotor  in  Bewegung  setzt,  der  wiederum 
seinerseits  einen  Zimmerspringbrunnen  hclhätigt.  Dieser 


Springbrunnen,  der  ins  einem  Aquarium  in  die  Höhe 
springt,  ist  in  jeder  Hinsicht  eine  Zimmerzierde.  Der 
WasserzuHuss  und  -Abfluss  regelt  sich  selbstthälig,  und 
es  ist  nur  von  Zeit  tu  Zeit  das  verdunstete  Wasser  zu 
ersetsen.  Der  Brunnen  ergiebt  mit  Cupron-Elemente 
No.  t,  ca.  70  Stunden,  No.  2 ca.  140  Stunden  Betricbs- 
seit  bei  ca.  '/«  Pfg.  Unterhaltungskosten  pro  Betriebs- 
stunde. Prospekt  sendet  die  Firma  auf  Verlangen 
Interessenten  gerne  zu. 

Wilhelm  Erny,  Akkumulatorenfabrik,  Halle  a.  S. 
Die  Firma  teilt  uns  mit,  dass  sie  Akkumulatoren  nach 
eigenem,  zum  Patent  angemeldetem  Verfahren,  insbe- 
sondere »kleinste  wicderladbare  Akkumulatoren  Batterie- 
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„Rapid1*  Akkumulatoren-  und  Motoren- 
werke G.  rn.  b.  H.,  Berlin.  Das  Stammkapital  be 
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Herrn  Otto  Weberling  ist  Gesumiprokura  erteilt  worden. 
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sellschaft für  Bremerlicht  m.  b.  H„  Neheim, 
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ÜBER  DIE  ELEKTROCHEMISCHE  REDUKTION 
EINIGER  NITROKÖRPER  DER  NAPHTHALIN-,  ANTHRACEN- 
UND  PHENANTHRENREIHE. 

Von  Juh.  Möller. 


Vor  einiger  Zeit  habe  ich  gezeigt,  wie 
sich  einige  Mono-  und  Dinitrokörper  der 
Anthracenreihc,  das  o-Nitroanthrachinon '), 

1.5- Dinitroanthrachinon  und  3-Dinitroanthra- 
chinon’),  durch  elektrochemische  Reduktion 
in  saurer  Lösung  mittelst  Platinkathoden 
zum  Teil  glatt  in  die  entsprechenden  Mono- 
resp.  Diamine  überfuhren  lassen.  Ich  habe 
diese  Versuche  nun  weiterhin  auf  einige 
leicht  zugängliche  Nitroderivate  anderer 
Kohlenwasserstoffe  mit  kondensierten  Kohlen- 
stoffkernen ausgedehnt,  und  zwar  auf  das 

1.5-  und  1,8-Dinitronaphthalin,  das  2-Nitro- 
phenanthrenchinon  und  das  sogenannte 
2,7-  Dinitrophenanthrenchinon.  Ferner  ver- 
suchte ich  durch  elektrochemische  Reduktion 
des  1,5-Dinitroanthrachinon  durch  partielle 
Reduktion  der  Nitrogruppen  zu  Zwischen- 
phasen zu  gelangen. 

Was  die  Versuche  selbst  anbetraf,  so 
kam  die  Reduktion  der  genannten  Nitro- 
körper  in  alkalischer  Lösung  von  vornherein 
weniger  in  Betracht,  erstens  wegen  ihrer  Un 
löslichkeit  in  den  für  diesen  Fall  anwendbaren 

* Xeitscbr.  f.  Klch.  1900/01.  741. 

5)  ibid.  1900/01,  797. 


Lösungsmitteln,  wie  Alkohol,  Wasser  etc., 
ferner,  weil  auf  die  Erzielung  der  Haupt- 
reduktionsphase in  alkalischer  Lösung,  der 
Azophase,  kaum  zu  rechnen  war.  Die  Er- 
fahrung hat  im  allgemeinen  gelehrt,  dass 
Mononitrokörper  von  Kohlenwasserstoffen 
mit  kondensierten  Kohlenstoffkernen  sehr 
selten  Azokörper  bei  der  elektrochemischen 
Reduktion  lieferten.  Es  sei  an  dieser  Stelle 
an  die  vergeblichen  Versuche  über  die 
Reduktion  des  a-Nitronaphthalin  zur  Azophase 
erinnert’).  Das  einzige  Nitroderivat  eines 
Kohlenwasserstoffes  mit  kondensierten  Kohlen 
stoffkernen,  welches  bislang  bei  derReduktion 
in  alkalischer  Lösung  die  Azoverbindung 
lieferte,  ist  der  a-Nitro-ß-Naphthyläthyläther. 
Rohde4)  konnte  denselben  in  schwach 
alkalischer  Lösung,  unter  Verwendung  von 
Ammoniumacetat  als  Kathodenflüssigkeit,  nm 
der  Verseifung  der  Estergruppe  vorzubeugen, 
an  Stelle  der  sonst  nach  dem  Elbs’schen 
Verfahren  üblichen  Xatriumacctatlösung,  zum 
1 • Azoxy  - ß - Naphthyläthyläther  reduzieren. 

Elbs  «nt!  seine  Schüler,  ferner  O.  Ko  pp,  »Leber 
die  elektrochemische  Reduktion  einiger  aromatischer 
Nitrokorper«,  Inauguratdiss.  Berlin  189X,  S.  28. 

4)  Zcitschr.  f.  Elch,  1900/01,  340. 
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NO* 

00°CA  - 

a-Nitro- ß-  Naphthy  läthy  läthcr 


O 


a-Azoxy-;i-Naphthyläthyläther 


Die  Reduktion  zur  Azophase  stösst  schon 
bei  Polynitrokörpem  der  Bcnzolreihe  auf  grosse 
Schwierigkeiten,  noch  viel  mehr  wird  dieses 
also  der  Fall  sein  bei  Polynitrokörpem 
von  Kohlenwasserstoffen  mit  kondensierten 
Kohlenstoffkernen.  Es  war  demzufolge  auf 
die  Erzielung  der  Azophase  bei  der  Reduktion 
von  Dinitrokörpern  der  Naphthalin-  und 
Anthracenreihe  in  keiner  Weise  zu  rechnen. 
Der  einzige  aromatische  Polynitrokörper, 
welcher  bislang  zur  Azoverbindung  reduziert 
werden  konnte,  liegt  in  dem  o,  p-Dinitro- 
toluol  vor.  Weyprecht  *)  erhielt  aus  letzterem 
bei  der  elektrochemischen  Reduktion  in  alko- 
holischschwefelsaurer  Lösung  mittelst  Blei 
kathoden  das  p,  p-Dinitroazoxytoluol. 


NO,  NO,  NO, 

o,  p-Dinitrotoluol.  p,  p-Dinitroazoxytoluol. 


Bleikathoden  bewirken  itn  allgemeinen, 
wie  die  Versuche  von  Elbs  und  Silbermann*) 
ergeben  haben,  in  saurer  Lösung  eine  voll- 
ständige Reduktion  der  Nitro-  zur  Amido- 
gruppe.  Es  ist  deshalb  auffällig,  dass  bei 
der  Reduktion  des  o,  p-Dinitrotoluols  neben 
dem  Toluylendiamin  auch  der  Azoxykörper 
entsteht.  Weyprecht  erklärt  die  Bildung  des 
letzteren  folgendermassen: 

Das  in  der  Nähe  der  Kathode  befindliche 
Dinitrotoluol  wird  zum  Toluylendiamin 
reduziert,  welches  sofort  das  schwefelsaure 
Salz  bildet.  Es  tritt  infolgedessen  in  der 
Lösung  bei  der  Kathode  Verarmung  an 
Schwefelsäure  ein,  was  soweit  gehen  kann, 
dass  sie  schliesslich  fast  neutral  wird.  Dann 
ist  aber  die  Bedingung  für  die  Azoxykörper- 
bildung  gegeben,  da  die  Reduktion  des 
intermediär  auftretenden  Hydroxylaminkörpers 
zum  Amin  langsamer  erfolgt,  als  die  Konden 
sation  zwischen  Hydroxylaminkörper  und 
intermediär  sich  ebenfalls  bildendem  Nitro- 
soderivat. 


CH,  C.H,  < NO  + CH,  ■ C.H.  < NH<OH> 

(i)  NO,  (4)  (i)  NO,  (4) 

o-Nitroso-p-Nitrotoluol  o-Hydroxylamin-p-Nitrotoluol 

• '°x 

H,0  + CH,  • C.1 1,  < N (2)  N > C.H,  ■ CH, 

(i)  NO,  NO,  (i) 

(4)  (4) 

p,  p-Dinitroazoxytoluol. 


Aus  den  angezogenen  Gründen  führte 
ich  die  Reduktion  der  eingangs  erwähnten 
Nitrokörper  in  saurer  Lösung  aus,  und  zwar 
im  allgemeinen  in  eisessig  - schwefelsaurer 
Lösung  unter  Verwendung  präparierter  Blei- 
kathoden.  Es  war  dann  im  wesentlichen  nur 
eine  vollkommene  Reduktion  der  Nitro-  zu 
Amidogruppen  ohne  Zwischenphase  zu  er- 
warten, ausserdem  eine  solche  der  Carbonyl- 
gruppen  bei  den  Chinoncn.  Die  Hleikathoden 
wurden  nach  dem  Tafel’schen  Verfahren7) 
dargestellt,  derart,  dass  die  betreffende  Kathode 
mit  Sand  und  Wasser  abgerieben  und  rauh 
gemacht,  dann  in  goproz.  Schwefelsäure  mit 

i)  shlekir.ichemijiche  Reduktion  aromatischer  Di- 
und  Trinitrokörperc,  loaugtjrahiiss.  Giessen  1902, 

*.  39 

‘ I iier.  d.  Deutsch.  Chem.  Gei.  33.  2215. 


Dqdm  = 2 Amp.  eine  halbe  Stunde  - lang 
elektrolytisch  oxydiert  und  darauf  wieder 
reduziert  wurde,  um  eine  schwammige  Ober- 
fläche zu  erzielen  und  diese  von  Ver- 
unreinigungen durch  andere  Metalle  zu  befreien 
Im  Folgenden  seien  die  Einzelheiten 
meiner  Versuche  wiedergegeben. 

1.  Elektrochemische  Reduktion  des  1,5- 
und  1,8-Dlnitronaphthaltn. 

Obgleich  sich  über  die  Darstellung  dieser 
Dinitronaphthaline  genügend  Angaben  in 
der  Litteratur  vorfinden,  möchte  ich  an  dieser 
Stelle  doch  erwähnen,  dass  man  zur  Ver- 
meidung der  Mononitronaphthalinbildung  als 
unerwünschtes  Nebenprodukt  beider  Nitrierung 

*)  Zeituhr.  f.  Elch.  1900/01,  5S9. 
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am  besten  in  folgender  Weise  verfahrt.  Je 
i oo  g Naphthalin  werden  mit  der  2 — 3 fachen 
Menge  Salpetersäure  (.spezifisches  Gewicht 
1,3; — 1,40)  übergossen  und  nach  kurzem 
Stehen  mit  1 50  g konzentrierter  Schwefelsäure 
versetzt.  Dann  wird  das  Ganze  auf  dem  Sand- 
bade  bis  zum  Verschwinden  der  roten  Dampfe 
gekocht,  die  gelbe  Masse  nach  dem  Abgiessen 
der  Saure  mit  Wasser  gewaschen  und  solange 
mit  Aceton  ausgekocht,  bis  dasselbe  fast  nichts 
mehr  aufnimmt  Die  Acetonextrakte  enthalten 
das  1,8-Dinitronaphthalin,  welches  durch  Hin- 
engen  aus  denselben  gewonnen  und  durch 
mehrmaliges  L'mkrystallisieren  aus  demselben 
Lösungsmittel  leicht  rein  in  Form  der  be- 
kannten rhombischen  Tafelchen,  F.  P.  170°, 
erhalten  werden  kann. 

Der  Rückstand  nach  dem  Auskochen 
mit  Aceton  besteht  aus  dem  stets  bei  der 


NO, 

1 .5  - Dmitronaphthalm 

NO,  NO, 

00  + 0"- 

1 ,8  - Dinitronaphthalin 

Sowohl  das  1,5-  wie  das  1,8 -Nitro 
naphthylamin  konnten  auf  rein  chemischem 
Wege  erhalten  werden.  Krstercs")  durch 
Reduktion  des  1,5 -Dmitronaphthalm  in 
alkoholisch -ammoniakalischer  Losung  resp. 
Suspension  mittelst  Schwefelwasserstoff  in 
Form  roter  Nadeln,  F.  P.ll8—  tiy“,  letzteres’) 
beim  Nitrieren  von  a-Naphthylamin,  F.  P. 
96 — 97*.  Die  elektrochemische  Reduktion  des 


NO, 

1,5  Dinitronaphthalin 
NO,  NO, 

Co+o,i=,i 

1 ,8  Dinitronaphthalin 

Diese  Reaktion  verlauft  glatt  auf  elektro- 
chemischem Wege  bei  Verwendung  von  Blei 
kathoden  in  eisessig- schwefelsaurer  Losung. 
Die  näheren  Versuchsbedingungen  waren  die 
folgenden: 

a)  Bciltieio  und  Kuhlbcr»;.  Aon.  ti>9,  H7. 

Meldola  und  Stmlfitld,  S.».,  b tO$£* 


Nitrierung  als  lfauptprodukt  sich  bildenden 
i.J-Dinitronaphthalm.  Dasselbe  kann  durch 
Umkrystallisiercn  aus  Eisessig  als  reines  Pro- 
dukt in  Form  langer,  etwas  gelblich  gefärbter 
Nadeln  vom  F.  P.  214°  erhalten  werden. 
Das  sonst  übliche  Ausziehen  des  Roh- 
produktes mit  Schwefelkohlenstoff  kann  unter- 
bleiben, da  sich  bei  der  Nitrierung  in  der 
angegebenen  Weise  nur  sehr  wenig  Mono 
nitronaphthalin  bildet. 

Ausser  der  im  Bereiche  der  Möglichkeit 
liegenden  Bildung  von  Amidooxykörpem  und 
Naphthidinen,  als  l'mlagerungsprodukte  inter- 
mediär auftretender  Hydroxylaminderivate  und 
I lydrazokörper,  konnten  bei  der  elektrochemi 
sehen  Reduktion  der  Dinitronaphthaline  in 
saurer  Lösung  folgende  Körper  entstehen. 

Durch  partielle  Reduktion  der  Nitro- 
gruppen  Nitronaphthylainine,  wie  folgt: 

NO, 

m,°+C0 

NM. 

1.5  Nitronaphthylamin 
NH,  NO, 

ui,"  + Q3 

t ,8  Nitronaphthylamin 

1,5-  und  1,8-Dinitronaphthalin  lieferte  nach 
meinen  Versuchen  unter  den  verschiedensten 
Bedingungen  beiVerwendungvon  Platin-,  Blei  , 
N ickelkathoden  und  der  für  diese  Reduktions- 
phase benötigten  Strommenge  kein  Nitro- 
naphthylamin. 

Durch  Reduktion  beider  Nitrogruppen 
wurden  aus  den  Dinitronaphthalinen  die  ent- 
sprechenden Naphthylendiamine  resultieren. 

NH, 

'•°+C0 

NH, 

1,5-  Kaphthylendiamm 
NH,  NH, 

'•°+C0 

1 ,8  ■ Niphthylendiamm 

Kathodcnflussigkeit:  2g  1.5  Dmitronaphthalm 
in  270  ccm  Kisessig 
unter  Zusatz  von  toccm 
konzentrierter  Schwefel- 
säure gelost. 

Kathode:  Blcicylmder,  Oberfläche 

= 1,6  ijdm. 
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Anodenflüssigkeit:  170  ccm  Wasser  und 
6 ccm  konzentrierte 
Schwefelsäure. 

Anode:  Platinblech. 

Die  für  die  Reduktion  zum  Naphthylendiamin 
erforderliche  theoretische  Strommengc  beträgt 
unter  Zugrundelegung  des  elektrochemischen 
Aequivalentes  für  Wasserstoff,  0,0373  g 
pro  Ampere -Stunde,  2,98  Ampere -Stunden 
= 179  Ampere-Minuten. 


Spannung  i 
in  Volt  , 

Dauer  der  | 
Strometnw.  i 
in  Minuten  1 

Stromstärke  ! 
in  Ampere 

Ampere- 

Minuten 

4,i 

O 

2,0 

1 

IO 

2,0 

20,0 

30 

2,0 

40,0 

4-3 

t 

° 

2,4 

10 

2,4 

24,0 

25 

2 2 

34.5 

40 

2,2 

33.0 

4,0 

| 

O 

1.9 

1 

1.9 

32.3 

Summa  183,8 


Die  Kathodenflussigkeit  befand  sich  in 
einem  Becherglas  von  400 — 500  ccm  Inhalt, 
die  Anodenflüssigkeit  in  einer  Thonzelle. 
Der  ganze  Apparat  wurde  während  der 


Elektrolyse  auf  einer  Temperatur  von  80 — 90* 
gehalten,  die  Kathodenflüssigkeit  mit  Hülfe 
eines  Glasstabes  zuweilen  umgerührt. 

Die  Kathodenflüssigkeit  färbte  sich  zu 
Anfang  der  elektrolytischen  Zersetzung  dunkel 
und  hatte  schliesslich  gegen  Ende  eine  tiefblaue 
Färbung  angenommen.  Nach  Beendigung 
der  Elektrolyse  wurde  der  grösste  Teil  des 
Eisessigs  abdestilliert,  der  Rest  mit  Wasser 
verdünnt  und  mit  Natriumkarbonat  neutrali- 
siert. Die  ausgeschiedenen  dunkelblauen 
Flocken  wurden  abgesaugt,  mit  kaltem  Wasser 
gewaschen  und  dann  aus  heissem  Wasser 
unter  Zusatz  von  Tierkohle  krystallisiert. 
Durch  Umkrystallisieren  aus  Aether  resultierten 
Prismen  vom  F.  P.  189 — 190“,  welche  reines 
1,5 -Naphthylendiamin  darstellten.  Die  Aus- 
beute war  befriedigend.  Dieses  auf  elektro 
chemischem  Wege  dargestcllte  Präparat  er- 
wies sich  als  vollständig  identisch  mit  dem 
auf  rein  chemischem  Wege  durch  Reduktion 
des  1 ,5  - Dinitronaphthalin  mit  Schwefel- 
ammonium14), Zinn  und  Salzsäure11),  Jod- 
phosphor und  Wasser1*),  Zinnchlorür  und 
rauchender  Salzsäure ls)  erhaltenen  1,5. Naph- 
thylendiamin. 


1#)  Zinin,  Add.  52,  361  und  85,  329. 

M)  Hol  lern  & nn,  Beil  st  «in,  Fittig  und  11  üben  er, 
X.  f.  Chem.  1865,  556. 

**)  De  Aguiar,  Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Ges.  7,  306. 
**}  R.  Meyer  und  Müller,  Ber.  d.  Deutsch.  Chem. 
Ges.  30,  774. 

(Fortsetzung  folgt.) 


APPARATE  ZUR  ELEKTROLYSE. 

Von  D.  F.  M.  Perkin.  ’) 


In  Anbetracht  der  Kostspieligkeit  des 
Platins  und  der  Notwendigkeit  seiner  An- 
wendung bei  elektrochemischen  Analysen 
durfte  die  Beschreibung  einer  einfachen 
Elektrodenform  Interesse  haben,  welche 
verhältnismässig  billig  und  sehr  zweck- 
dienlich ist. 

In  Fig.  169,  auf  der  die  Elektroden  ab- 
gebildet sind,  hat  die  Kathode  Fahnenform 
und  besteht  aus  Platingaze,  die  vermittelst 
eines  Platin  - Iridiumrahmens  (io  Prozent 
Iridium)  straff  gespannt  wird;  der  mit  dem 
Sandgebläse  rauhgemachte  Rahmen  ist  mit 
einem  angeschweissten  Stuck  Iridioplatin- 
draht  versehen.  Der  Draht  ist  natürlich 
zum  Festhalten  der  Elektrode  bei  der  Analyse 

')  Vor  der  Farflday- Gesellschaft  am  30.  Juni  1903 
vorgetragen.  Nach  frdl.  eingesandtem  Sepnratnlmig. 


bestimmt.  Die  in  der  Nähe  des  Oberendes 
des  Drahtes  angebrachte  Schleife  dient  zum 
Anhängen  der  Elektroden  an  die  Waage. 
Die  Anode  besteht  aus  Iridioptatindraht  und 
ist  umgebogen,  sodass,  wenn  sie  für  die 
Elektrolyse  eingesetzt  wird  (wie  aus  Fig.  170 
zu  ersehen),  eine  gleichmässige  Stromdichtc 
in  allen  Teilen  der  Elektrode  erzielt  wird. 
Der  Abstand  zwischen  den  beiden  Seiten 
der  Anode  beträgt  2,5  cm,  wenn  sie  ein- 
gesetzt ist,  so  ist  sie  je  1,25  cm  von  beiden 
Seiten  der  Kathode  entfernt. 

Die  Kathode  ist  6 cm  hoch  und  4.3  cm 
breit;  die  l.ange  des  sie  tragenden  Drahtes 
beträgt  7,5  cm;  die  Schlinge  ist  2,5  cm 
vom  Ende  entfernt.  Da  die  Anode  beiden 
Seiten  der  Kathode  während  der  Elektrolyse 
gcgenüberliegt.so  folgt  aus  obigen  Messungen, 
dass  die  gesamte  Kathodenfläche  50,4  cm 
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beträgt,  d.  h einen  halben  Quadratdecimeter, 
was  eine  sehr  geeignete  Grösse  ist.  da  die 


Fifj.  169. 


Stromdichte  Uir  analytische  Zwecke  i.  A. 
pro  Quadratdecimeter  der  Oberfläche  be- 
rechnet wird.  Die  Kathode  braucht  nicht 


Fie.  170. 


gerade  aus  Gaze  zu  bestehen;  in  manchen 
Fällen  ist  Platinblech  ebenso  brauchbar. 
Bei  Metallniederschlägen,  die  wie  Wismut 


und  Antimon  zum  Abblättern  neigen,  ist 
jedoch  Gaze  geeigneter;  dieselbe  ist  auch 
bei  Quecksilber-  und  Superoxydniederschlägen 
sehr  brauchbar.  Die  Gaze  darf  nicht  zu 
fein  sein;  die  feinste,  die  ich  noch  geeignet 
gefunden  habe,  hat  ungefähr  50  bis  60 
Maschen  pro  Quadratzentimeter.  Wenn  sie 
zu  fein  ist,  so  hat  Wasserstoff  die  Neigung, 
sich  auf  der  Oberfläche  anzusammeln  und 
auf  diese  Weise  Polarisation  zu  erzeugen. 

Das  Gewicht  der  Kathode  beträgt,  wenn 
diese  aus  Blech  besteht,  gegen  14,5  g.  Wenn 
dünneres  Platin  angewandt  wird,  so  kann  das 
Gewicht  auf  8 g reduziert  werden;  jedoch  habe 
ich  es  angebrachter  gefunden,  dieselben  nicht 
aus  zu  dünnem  Platin  herzustellen,  da  sie 


Fis.  171. 


dann  so  zerbrechlich  sind  und  die  Nieder- 
schläge die  Neigung  haben,  an  den  Kanten 
nicht  gut  zu  haften.  Das  Gewicht  der  Gaze- 
elektrode  beträgt  ungefähr  15  g.  Da  diese 
Elektroden  weit  weniger  wiegen,  als  solche 
von  Tiegel-  oder  Zylinderform,  so  sind  sie 
natürlich  auch  viel  billiger.  Ein  Tiegel 
wiegt  gewöhnlich  45  bis  60  g und  ein 
Zylinder  26  bis  28  g. 

Diese  Elektroden  sind  auch  sehr  ge 
eignet  zur  Ausführung  von  elektrolytischen 
Trennungen;  das  Verfahren  ist  viel  leichter 
als  mit  Tiegeln.  Angenommen  z.  B„  dass 
eine  Mischung  von  Kupfer-  und  Eisensalzen 
elektrolysiert  «erden  soll.  Zunächst  würde 
aus  einer  saueren  Lösung  das  Kupfer  nieder- 
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geschlagen  und  dann  nach  erfolgter  Neu- 
tralisierung das  Eisen  heraus  elcktrolysiert 
werden.  Wenn  nun  ein  Tiegel  benutzt  wird, 
so  muss  die  Lösung  in  ein  Becherglas  um- 
gegossen werden,  und  da  dies  schnell  er- 
folgen muss,  ist  Gefahr  vorhanden,  dass 
durch  Vergiessen  Verluste  entstehen;  ferner 
darl  die  sauere  Lösung  nicht  mit  dem 
Kupferniederschlag  in  Kontakt  gelassen 
werden.  Deswegen  muss  die  Schale  sofort 
gewaschen  werden  und  die  an  ihren  Seiten- 
wänden hängen  bleibende  eisenhaltige  Lösung 
geht  verloren.  Bei  Anwendung  einer  Fahnen- 
elektrode wird  die  Kathode  schnell  aus  dem 
Becherglase  herausgehoben  und  die  Lösung 
sofort  von  ihren  Seitenflächen  abgewaschen, 
während  sie  über  der  Oberseite  des  Becher- 
glases hängt;  hierzu  dient  eine  Waschflasche. 
Die  Lösung  im  Becherglase  kann  dann  ohne 
Uebergiessen  in  ein  anderes  Gefäss  neutrali- 
siert werden,  und  man  vermeidet  die  sonst 
nötigen  vielen  Handgriffe. 

Apparat  für  rotierende  Elektroden. 

Es  ist  oft  erforderlich,  bei  der  Elektro- 
lyse die  Lösung  in  Umrührung  zu  erhalten. 
Dies  geschieht  gewöhnlich  vermittelst  eines 
Rührers,  der  von  den  Elektroden  völlig  ge- 
trennt ist  und  durch  eine  Wasserturbine  oder 
einen  Motor  in  Rotation  versetzt  wird.  In 
vielen  Fallen  erzielt  man  jedoch  erheblich 
bessere  Resultate,  wenn  eine  der  Elektroden 
selbst  in  Umdrehung  versetzt  wird.  Bei  den 
meistcnFormen  rotierender  Elektroden  scheint 
bedeutende  Schwierigkeit  mit  Bezug  auf  Er- 
zielung eines  guten  elektrischen  Kontakts 
bestanden  zu  haben;  die  angewandten  Elek 
troden  sind  daher  oft  recht  kompliziert 
gewesen.  Fig.  171  zeigt  eine  Anordnung,  die, 
wie  ich  gefunden  habe,  gut  funktioniert. 

Dieselbe  bestellt  aus  einem  aus  Kanonen- 
gut hergestellten  Tragarm,  dessen  Ende  eine 
Bohrung  trägt,  durch  welche  eine  Welle  hin- 
durchgeht. Diese  Welle  trägt  ein  kleines 
Schraubenfutter  (wie  man  solche  zur  Be- 
festigung kleiner  Bohrer  an  der  Drehbank 
benutzt),  das  zur  Befestigung  des  rotierenden 
Apparates  dient.  Die  am  Oberende  der 
Welle  angebrachte  eingekerbte  Rolle  greift 
am  glatt  geschliffenen  Oberende  des  Armes 
an.  Die  ganze  Vorrichtung  wird  vermittelst 
Riemens  durch  eine  Wasserturbine  oder  einen 
Elektromotor  betrieben.  Wie  ich  festgestellt 
habe,  hat  man  bei  dieser  Anordnung  vor- 
züglichen Kontakt;  dieselbe  arbeitet  auch 
mit  sehr  geringer  Reibung.  Die  Teile  müssen 
etwas  geschmiert  werden;  das  beste  Schmier- 
mittel ist  eine  Mischung  von  Graphit  und 
Vaselin  Die  Wasserturbine,  die  sich  sehr 


brauchbar  erwiesen  hat  und  lange  Zeit  funk- 
tioniert  hat,  ist  mit  Kugellagern  versehen  — 
eine  ganz  besonders  hübsche  Einrichtung  — 
und  wurde  von  der  Firma  Baird  & Tatlock. 
Glasgow,  bezogen. 


Kig.  17  z. 

Fig.  172  zeigt  eine  andere  Form  de 
Rotiervorrichtung,  welche  entweder  vermittelst 
einer  horizontalen  oder  einer  vertikalen  Rolle 


betrieben  werden  kann  und  auch  für  den 
Betrieb  von  verschiedenen  Apparaten  in 
Serie  geeignet  ist.  Die  in  Fig.  171  abgebildete 
Elektrode  besteht  aus  Indioplatin  und  hat 
sich  mit  recht  gutem  Erfolge  bei  der  elek- 
trischen Oxydierung  organischer  Substanzen 
verwenden  lassen.  Die  Elektrode  in  Fig.  172 
ist  aus  Aluminium. 
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Ich  habe  folgende  Methode  zur  Her- 
stellung rotierender  Bleielektroden  sehr  ge- 
eignet gefunden.  Dünnes  Bleirohr,  an  das 
die  Flügel  zum  Mischen  der  Flüssigkeit  an- 
gelötet sind,  ist  über  einen  Stahlstab  von 
gleichem  Durchmesser  wie  die  Ausbohrung 
des  Rohres  gezogen.  Der  Stahlstab  ragt 
etwa  I Zoll  über  das  Oberende  des  Rohres 
hervor,  so  dass  es  in  dem  Schrauben futter 
festgemacht  werden  kann.  Das  Rohr  ist 
unten  und  oben  verlötet,  damit  die  Lösung 
nicht  zwischen  Rohr  und  Stahlkern  hinein- 
laufen  kann.  Wenn  ein  Mittelkern  wie  dieser 
nicht  benutzt  wird,  so  sind  Bleielektroden 
für  Rotationszwecke  nicht  fest  genug. 

Rotierende  Kathode  für  Analysen 

ln  Fig.  173  ist  eine  rotierende  Kathode 
und  feststehende  Anode  für  elektrolytische 
Niederschläge  abgebildet.  Man  findet,  dass 
dieNiederschlagsgeschwindigkeit  eines  Metalls 


aus  seinen  Lösungen  bedeutend  beschleunigt 
wird  und  eine  höhere  Stromdichte  angewandt 
werden  kann,  wenn  die  Kathode  in  schneller 
Bewegung  erhalten  wird.  Die  Kathode  ist 
ein  kleiner  Zylinder  aus  Platingaze,  der  eine 
Gesamtoberflache  von  ungefähr  25  cm3  be- 
sitzt. Die  Anode  B hat  die  Form  eines 
Doppelkreises  aus  festem  Platindraht  und 
ist  mit  vier  kleinen  Querteilchen  ver- 
sehen, die  in  Zwischenräumen  angebracht 
sind  und  ein  Rotieren  der  Flüssigkeit  mit 
der  Kathode  verhindern  sollen.  Natürlich 
würde  bei  Superoxydniederschlägen  die  rotie- 
rende Elektrode  zur  Anode  werden.  Ein  Zy- 
linder aus  Platinblech  liefert  gleichfalls  sehr 
gute  Resultate,  aber  in  diesem  Falle  wird  auf  der 
Innenfläche  sehr  wenigMetall  niedergeschlagen. 
Längsspalten  beseitigen  zwar  teilweise  die 
Schwierigkeit,  aber  bei  Anwendung  von  Gaze, 
wie  die  Figur  es  zeigt,  wird  der  Niederschlag 
innen  und  aussen  so  ziemlich  gleichmässig. 


DER  ELEKTRISCHE  OFEN.  SEIN  URSPRUNG, 

SEINE  ENTWICKLUNG  UND  SEINE  ANWENDUNGSFORMEN. 

Von  Adolphe  Mittel,  (Schlau,) 

Herausgeber  der  Zeitschrift  »L’Electrochitn  ie«. 


2.  Klasse.  — Das  in  Freiheit  gesetzte 
Element  ist  von  gleicher  Dichte  wie  der 
Elektrolyt. 

Die  Elektrometallurgie  von  Elementen, 
deren  Dichte  so  ziemlich  dieselbe  ist  wie 
die  des  Elektrolyten,  bietet  wegen  der  Mühe, 
die  man  hat,  das  Metall  zu  sammeln,  gewisse 
Schwierigkeiten.  Nur  die  Elektrometallurgie 
des  Magnesiums  hat  von  den  Industrien  dieser 
Art  industrielle  Bedeutung  gewonnen;  die 
drei  in  Betracht  kommenden  Apparate  zeigen 
untereinander  gewisse  Aehnlichkeiten. 

Fiseher'seher  Ofen  (1894). 

Dieser  Apparat  besteht  aus  einem 
I’orzellangefäss  W (Fig.  174),  das  von  aussen 


her  erhitzt  wird.  Dieses  Gefäss  erhält  einen 
Asbestdeckel,  der  es  vollständig  schliesst, 
aber  einen  Eisendraht  e hindurch  lässt,  der 
als  Kathode  dient;  eine  poröse  Röhre  00, 
die  in  der  Mitte  eine  Kohlenanode  A enthält; 
eine  Röhre  t für  den  Zutritt  eines  reduzieren- 
den Gases  in  die  Kammer,  in  der  das 
Magnesium  dargestellt  wird. 

Der  Oraetzel'sehe  Ofen. 

Graetzel  hat  das  Verdienst,  den  ersten 
wirklich  praktischen  Apparat  für  die  elektro- 


lytische Darstellung  von  Magnesium  geschaffen 
zu  haben. 


z 
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DasGefass  FF(Fig.  175),  das  den  Elektro- 
lyten enthält,  ist  aus  Metall,  meistens  aus 
Gusseisen,  und  dient  als  Kathode;  es  ist 
hermetisch  geschlossen  durch  einen 
Deckel  CC,  der  die  Röhren  tp  und  ein 
poröses  Gelass  00  hindurch  gehen  lässt. 

Die  Röhren  It  dienen  für  das  Einfuhren 
und  Entweichen  eines  reduzierenden  Gases, 
das  die  Oxydation  des  Magnesiums  verhindert, 
wenn  dieses  an  die  Oberfläche  des  Bades 
geht  und  dort  schwimmt. 

Das  poröse  Gefass  00  ist  von  Zylinder- 
form und  unten  geschlossen,  aber  mit  ver- 
schiedenen Seitenfenstern  in  der  Nähe  des 
Bodens  versehen,  sodass  die  geschmolzenen 
Salze  in  der  Wanne  W und  dem  Gefass  00 
leicht  auf  das  richtige  Niveau  eingestellt 
werden  können;  letzteres  enthält  in  der  Mitte 
eine  vertikale  Anode  A,  seitlich  nach  oben 
hin  eine  Abzugsrohre  T,  durch  die  das  Chlor 
nach  und  nach  entweicht;  der  Elektrolyt 
besteht  aus  Magnesiumchlorid. 

Borehers’scher  Ofen. 

Borchers  hat  einen  zugleich  von  dem 
Fischer'schen  und  vom  Graetzel'schen 
Apparat  abgeleiteten  Ofen  konstruiert.  Der- 
selbe besteht  (Fig.  176)  aus  einer  Metall- 
wanne W,  die  als  Anode  dient  und  von 
aussen  erhitzt  wird ; die  Wanne  wird  hermetisch 
vermittelst  eines  Deckels  geschlossen,  durch 


den  ein  poröses  Gefass  ohne  Boden  00  hindurch 
geht.  Die  Röhren  /,  t‘  sind  weggelassen; 
das  zwischen  der  Oberfläche  des  Bades  und 
dem  Deckel  cc  in  der  Kathodenkammer  ent- 
haltene Luitvolumen  ist  im  übrigen  zu  klein, 
als  dass  der  von  der  Oxydation  des  Magnesiums 
herrührende  Verlust  an  diesem  Metall  recht 
bedeutend  wäre. 

Von  den  anderen  Metallen,  die  sich 
ihrem  Elektrolyten  gegenüber  unter  denselben 
Dichteverhältnissen  befinden  wie  Magnesium, 
ist  das  Beryllium  zu  erwähnen,  das  Lebeau 


im  Laboratorium  durch  Elektrolyse  des  ge- 
schmolzenen Fluorides  dieses  Metalls  dar- 
gestellt hat. 

3.  Klasse.  — Das  freiwerdende  Element 
ist  von  geringerer  Dichte  als  der  Elektrolyt. 

Zwei  von  den  hierzu  gehörenden  Metallen 
sind  durch  Elektrolyse  ihrer  geschmolzenen 
Salze  dargestellt  worden:  Natrium  und 

Lithium.  Besonders  aber  bei  Natrium  sind 
bisher  die  Untersuchungen  und  Anwendungen 
zahlreich  gewesen.  Die  für  die  Darstellung 
des  einen  dieser  Metalle  geeigneten  Apparate 
sind  im  übrigen  auch  auf  das  andere  anzu- 
wenden. 

Wir  kennen  schon  den  M inet  'sehen 
Ofen,  der  die  5.  Form  von  den  vom  Ver- 
fasser konstruierten  ist  (1890). 

Der  Graubau'sehe  Ofen  (1886). 

Dieser  Apparat  ist  um  4 Jahre  älter  als 
der  vorhergehende.  Er  besteht  aus  einer 
Metallwanne  VV  (Fig.  177),  die  von  aussen 


erhitzt  wird  und  den  Elektrolyten  aufnimmt; 
die  Kathode  C besteht  aus  einer  Metall- 
röhre tP,  die  sich  in  einen  Metalldraht  /-' 
verlängert;  die  Röhre  t passt  mit  sanfter 
Reibung  in  eine  Porzellanglocke  PP  mit 
Doppelwänden;  das  Natrium,  das  spezifisch 
leichter  ist  als  das  geschmolzene  Bad, 
sammelt  sich  an  der  Oberfläche  des  Bades 
im  Innern  der  Röhre  t an;  von  dort  aus 
fliesst  es  in  das  Gefäss  «,  durch  die  Röhre 
P hindurch. 

Der  Elektrolyt  ist  Natriumchlorid;  das 
sich  an  der  Anode  A bildende  Chlor  ent- 
weicht durch  die  Röhre  T hindurch  nach 
aussen. 

Boreher's  Ofen. 

Dieser  Ofen  besteht  aus  zwei  kommu- 
nizierenden Gefässen  (Fig.  178),  die  ver- 
mittelst einer  besonderen  Vorrichtung  mit 
einander  verbunden  sind  (Fig.  179). 
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Die  eine  dieser Gefässe,  A",  dessen  Innen- 
wände als  Kathode  dienen,  besteht  aus 
Eisen;  das  andere,  A,  aus  Porzellan  oder 
feuerfestem  Thon,  dient  als  Anodenkammer. 


Fig.  178.  Ofen  borcher». 

Die  Kammer  A ist  mit  einem  Deckel  mit 
30effnungen  versehen,  durch  den  die  Anoden, 
ein  Probierröhrchen  .^(dasselbe  ist  mit  Löchern 
versehen  und  dient  dazu,  das  Natriumchlorid 
indasBad  einzuführen)  und  eineEntwicklungs- 
rohre  c für  das  Chlor  hindurchgeht. 


Fig.  179.  Ofen  Horchen,  Verbindungfvorrichtung 
für  die  beiden  Gcffisse. 

Das  Gefäss  K endigt  in  Form  V\  das 
Natrium  entweicht  durch  dasselbe  in  dampf- 
förmigem oder  flüssigem  Zustande,  je  nach 
der  Temperatur. 

Das  Zusammensetzen  der  beiden  Ge- 
fässe bot  zu  Anfang  einige  Schwierigkeiten; 
Borchers  erreichte  dasselbe  vermittelst  eines 
hohlen  Zwischenringes  aus  Metall  R (Fig.  179), 
der  sich  abkühlen  lässt,  und  einer  Reihe  von 
Klemmen  Z,  die  der  Ring  und  die  Ränder 
der  Gefässe  A und  K an  mehreren  Punkten 
der  Peripherie  des  Ringes  umfassten. 

Beeker’seher  Ofen. 

DieserApparat  besteht  aus  einer  Wannet 
(Fig.  180)  aus  Metall,  dessen  Boden  mit  einer 
weiten  Röhre  a versehen  ist,  die  zum 
Durchlässen  des  Stabes  b bestimmt  ist,  die 
an  ihrem  Ende  die  eigentliche  Kathode  B 
trägt 

Das  untere  Ende  der  Röhre  a ist  mit 
einem  Zylinder  aus  isolierendem  Material  <7 


(Bimsstein,  Porzellan  oder  feuerfestem  Thon) 
versehen;  durch  eine  Oeffnung  im  Mittel- 
punkt geht  der  Stab  b hindurch.  Die  Röhre  a 
ist  von  einem  Kühlmantel  mit  Doppelhülle  k 
oder  einer  anderen  Kühlvorrichtung  um- 
geben. 

Die  Kühlung  der  Röhre  a hat  den  Zweck, 
den  darin  enthaltenen  Elektrolyten  fest  zu 
machen,  so  dass  jedes  Entweichen  zwischen 
dieser  Röhre  und  dem  Stopfen  a vermieden 
wird. 


Die  Kathode  B besteht  aus  einem 
Metallstuck  mit  leicht  konischer  Oberfläche, 
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so  dass  die  an  derselben  entstehenden  Metall 
teilchen  leicht  in  gerader  Linie  an  die  Ober- 
fläche des  Bades  steigen  können. 

Kig.  1 8 1 zeigt  eine  Kathode  anderer 
Form;  dieselbe  besteht  aus  einer  gewissen 
Zahl  rechtwinkliger,  quadratischer  oderrunder 
Stangen  £',  die  mit  dem  am  Ende  der  Stange 
B befestigten  Stück  bJ  aus  einem  Stück  ge- 
gossen sind. 

Unmittelbar  oberhalb  der  Kathode  hangt 
ein  Metallstück  von  konischer  Form  D,  das 
von  dem  Apparat  isoliert  und  zum  Sammeln 
der  an  die  Oberfläche  des  Elektrolyten  auf- 
steigenden  Mctallkügelchen  dient  Man  kann 
ihnen,  wie  die  Fig.  l8o  und  182  angeben, 
zwei  verschiedene  Anordnungen  geben;  die 


letztere  gestattet,  im  Innern  ein  Gas  oder 
eine  Kühlflüssigkeit  zirkulieren  zu  lassen. 

Lithium  wird  nicht,  wie  Natrium,  in  in- 
dustriellem Maassstabe  nach  diesem  Verfahren 
gewonnen;  aber  seine  Darstellung  im  Labora- 
torium ist  von  zwei  Chemikern,  Hiller  (1863) 
und  neuerdings  Guntz  in  Nancy,  untersucht 
worden. 


DIE  ENTWICKLUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE. 

Von  Dr.  Albert  Neuburger.  (Kcrueiinoz.) 


Wenn  man  die  elektrischen  Schlage 
dieser  Säulen  mit  einander  vergleicht,  so 
findet  man  zwar,  dass  der  Schlag  der  zehn- 
fachen Säule  stärker  als  der  einer  einzigen 
Säule  ist,  weil  das  Gefühl  auch  von  der 
Menge  der  Elektrizität  affiziert  wird;  aber 
ohne  Vergleich  gewaltsamer  ist  der  Schlag, 
welchen  die  einzelnen  durch  ihre  entgegen- 
gesetzten l’ole  mit  einander  in  Verbindung 
gesetzten  10  Säulen  geben,  weil  hier  vor- 
züglich die  Heftigkeit,  womit  die  Entladung 
geschieht,  auf  das  Gefühl  wirkt. 

Indessen  nimmt  mit  der  Intensität  auch 
die  Menge  der  verteilten  Elektrizität  um 
etwas  zu,  jedoch  in  sehr  geringem  Verhält- 
nisse. Guy-Lussac  und  Thenard  haben 
durch  Versuche  ermittelt,  dass  die  Grösse 
der  elektrochemischen  Wirksamkeit  einer 
Säule,  welche  hauptsächlich  von  der  Menge 
der  Elektrizität  abhangt,  in  dem  Verhält- 
nisse der  Kubikwurzeln  von  der  Anzahl 
der  l’Iattenpaare  zunimmt.  So  werden, 
zur  Verdoppelung  der  elektrochemischen 
Wirkung  einer  aus  64  Plattenpaaren  be- 
stehenden Saute,  5 1 2 Paar  Platten  erfordert, 
weil  64  der  Kubus  von  4 und  5 1 2 der  Kubus 
von  8 ist,  so  dass  daher  die  Anzahl  der 
Platten  8 mal  grosser  sein  muss,  wenn 
die  elektrochemische  Wirkung  verdoppelt 
werden  soll. 

Es  bleibt  uns  jetzt  noch  übrig,  1.  von 
der  Veränderung,  welche  die  Flüssigkeit  in 


der  Säule  erleidet,  und  2.  von  den  physischen 
und  chemischen  Erscheinungen  zu  sprechen, 
welche  bei  Entladung  der  Säule  hervor- 
gebracht werden. 

1.  Die  Veränderung  der  Flüssigkeit 
ist  von  höchst  merkwürdiger  Art.  Schon  oben 
ist  erwähnt  worden,  dass  während  der  elek- 
trischen Entladung  gewisse  Bestandteile  zum 
positiven  Metalle,  andere  zum  negativen 
geleitet  werden,  und  dass  dies  nach  einer 
gewissen  Ordnung  erfolgt,  so  dass  bei  ein- 
fachen Körpern  der  Sauerstoff,  bei  zusammen 
gesetzten  aber  die  Säuren  auf  die  positive 
Seite  treten;  auf  der  negativen  Seite  aber 
die  einfachen  brennbaren  Körper,  und  von 
den  zusammengesetzten  alle  diejenigen  Oxyde 
sich  ansammeln,  welche  mit  Sauren  Salze 
bilden  können  und  zum  Sauerstoff  eine 
grössere  Verwandtschaft  als  der  Wasserstoff 
haben,  wie  z.  B.  Alkalien,  F'rdarten,  die 
Oxyde  des  Zinks,  Mangans,  Ceriums  und 
mehrere  andere  Metalle.  Bei  einer  Säule 
z.  B.,  welche  von  Zink-  und  Kupferplatten, 
mit  Pappscheiben,  die  mit  einer  Auflösung 
von  salzsaurem  Natron  angefeuchtet  sind, 
aufgebaut  wird,  sammelt  sich  auf  der  Kupfer 
seite  der  Wasserstoff  des  Wassers,  welcher 
in  Gasgestalt  entweicht  und  das  Natron  des 
Salzes,  welches  in  der  Flüssigkeit  zurück- 
bleibt; auf  der  Zinkseite  hingegen  häuft  sich 
der  Sauerstoff'  des  Wassers  und  die  Säure 
ries  Kochsalzes  an;  der  Sauerstoff  entweicht 
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aber  nicht  als  Gas,  sondern  verbindet  sich 
mit  Zink  und  Salzsaure  zu  salzsaurem  Zink. 
Sobald  alles  Alkali  sich  am  Kupfer  und  alle 
Säure  am  Zink  gesammelt  hat,  hört  die 
Wirksamkeit  der  Säule  auf;  gewöhnlich 
nimmt  die  Wirkung  schon  dann  ein  Ende, 
wenn  das  Zink  sich  mit  einer  dicken  Oxyd- 
haut überzogen  hat,  welche  die  Leitung 
unterbricht.  In  Trog- Apparaten,  wo  die 
Beweglichkeit  der  Flüssigkeit  es  verhindert, 
dass  die  bei  der  Entladung  entwickelten 
Bestandteile  ruhig  auf  ihrer  gehörigen  Stelle 
bleiben,  würde  daher  die  E.cktrizität  immer 
fortdauem,  wenn  nicht  die  Oxydation  des 
Zinks,  wodurch  dieses  Metall  zuletzt  einen 
Ueberzug  bekommt,  die  Leitung  unter- 
bräche. 

Ich  habe  bereits  angeführt,  dass  die 
elektrischen  Erscheinungen  der  Säule  desto 
intensiver  sind,  je  leichter  sich  die  Flüssigkeit 
ersetzt,  d.  h.  je  weniger  Kraft  dazu  erfordert 
wird,  ihre  Bestandteile  von  einander  zu 
trennen  und  einen  jeden  nach  seiner  elek- 
trischen Seite  hin  zu  führen,  Darum  folgt, 
dass,  wenn  wir  in  dem  angeführten  Beispiele 
unsere  Säule  so  aufbauen,  dass  wir  statt  des 
Kochsalzes  eine  Auflösung  seiner  Bestand- 
teile, nämlich;  flüssige  Salzsäure  und  ätzendes 
Natron,  anwenden,  und  diese  Bestandteile 
in  einer  solchen  Ordnung  mit  den  Metallen 
in  Verbindung  bringen,  welche  derjenigen 
Ordnung,  worin  sie  sich  beim  Aufhören  der 
Wirkung  der  Säule  befinden,  entgegengesetzt 
ist,  d.  h.  wenn  wir  die  Säule  so  aufbauen, 
dass  Kupfer,  Zink,  Pappe  mit  ätzendem 
Natron,  Pappe  mit  Salzsäure,  Kupfer,  Zink 
u.  s.  f.  auf  einander  folgen;  dass  in  diesem 
Falle  die  Säure  weit  leichter  an  die  Zink- 
seite, das  Alkali  aber  ebenso  leicht  an  das 
Kupfer  treten  kann,  als  wenn  die  Säure  und 
das  Alkali  mit  einander  verbunden  sind  und 
erst  von  einander  geschieden  werden  müssen. 
Daher  bringt  auch  eine  Säule,  auf  diese 
Weise  aufgebaut,  eine  ganz  ungewöhnliche 
und  weit  grössere  elektrische  Wirkung  her- 
vor, als  W'enn  sie  mit  einer  Lösung  von 
salzsaurem  Natron  aufgestellt  wird. 

Ihre  Wirkung  nimmt  indessen  in  dem 
Masse  ab,  als  Säure  und  Natron  sich  mehr 
und  mehr  zu  Kochsalz  verbinden,  und  wird, 
wenn  beide  sich  völlig  neutralisiert  haben, 
bedeutend  schwacher,  dauert  aber  doch 
noch  so  lange  fort,  bis  der  grösste  Teil  der 
Bestandteile  der  Flüssigkeit  sich  auf  ent- 
gegengesetzten Wegen  ausgeschieden  hat, 
d.  h.  bis  das  Alkali  an  das  Kupfer  und 
die  Säure  an  das  Zink  getreten  ist.  Noch 
belehrender  lässt  sich  ein  Versuch  dieser 
Art  mit  der  Röhrenbatterie,  Fig.  183,  an- 


Fig.  183.  Nach  Berzelius. 


stellen,  wenn  man  das  Alkali  in  den  unteren 
Teil  der  Röhre  füllt,  und  dann  die  Säure 
behutsam  darauf  giesst,  damit  sich  beide 
nicht  vermischen.  Noch  sichtbarer  ist  der 
Erfolg,  wenn  man  beide  Flüssigkeiten  vorher 
mit  etwas  Rotkohltinktur  färbt,  wovon  die 
Säule  rot  und  das  Alkali  grün  wird;  sowie 
nämlich  beide  Flüssigkeiten  sich  dann  durch- 
dringen, kommt  auch  auf  den  Stellen, 
wo  sie  einander  neutralisieren,  die  blaue 
Farbe  des  Rotkohls  wieder  zum  Vorschein. 

Diese  Art  Säulen  haben  sonach  zwei  ver- 
schiedene Wirkungszeiten  : I eine  kräftigere, 
die  bis  zur  Verbindung  des  Alkalis  mit  der 
Säure  geht,  in  welcher  die  elektrische  Ent- 
ladung durch  die  gegenseitige  Anziehung 
der  Saure  und  des  Alkalis  unterstützt  wird, 
und  2.  eine  schwächere,  in  welcher  diese 
Anziehung  der  elektrischen  Entladung  ent- 
gegenwirkt, weil  letztere  erst  die  von  der 
Saure  und  dem  Alkali  eiugegangene  Ver- 
bindung wieder  zerstören  muss,  um  beide 
Bestandteile  nach  entgegengesetzter  Richtung 
abzuleiten.  Offenbar  tritt  bei  unseren  ge- 
wöhnlichen, mit  Kochsalzauflösung  aufge- 
bauten Säulen  nur  diese  letztere  Periode 
ein,  und  das  Schema  für  die  wirksamste 
Säule  bleibt  daher:  Kupfer,  Zink,  Alkali, 
Säure,  K.,  Z.,  A.,  S.  u.  s.  f. ; und  eine  solche 
Säule  fährt  so  lange  zu  wirken  fort,  bis 
folgende  Ordnung.  Kupfer,  Zink,  Säure, 
Alkali  eingetreten  ist. 

Baut  man  eine  Säule  gleich  anfänglich 
in  dieser  letzteren  Ordnung  auf,  so  ist  sie 
zwar  nicht  schlechterdings  unwirksam,  allein 
ihre  Wirkung  ist  doch  höchst  schwach  und 
nicht  anders,  als  wenn  man  blosses  Wasser 
zum  Anfeuchten  der  Papierscheiben  an- 
wendete. Dieses  wird  nämlich  in  seine  Be- 
standteile zerlegt,  der  Wasserstoff  tritt  an 
das  Kupfer,  der  Sauerstoff  aber  verbindet 
sich  mit  dem  Zink,  und  die  Entladung  hat 
auch  ihren  Fortgang,  die  Anwesenheit  des 
Alkalis  und  der  Säure  trägt  aber  nichts  weiter 
dazu  bei,  als  dass  das  Wasser  dadurch  etwas 
mehr  leitend  wird. 

Die  bisher  beschriebenen  elektrisch- 
chemischen  Erscheinungen  finden  bloss  bei 
fortdauernder  Entladung  der  Säule  statt. 
Unterbricht  man  diese,  oder  häufen  sich  die 
Elektrizitäten  unentladen  in  den  Polen  an, 
so  geht  weiter  keine  Veränderung  in  der 


Digitized  by  Google 


210 


ELEKTROCHEMISCHE  ZEITSCHRIFT. 


I k-ft 


Flüssigkeit  vor.  Könnte  man  die  Pole  in 
absoluter  Isolierung  erhalten,  so  würde  auch 
die  Flüssigkeit  durchaus  unvermindert  bleiben. 
Allein,  da  in  jedem  Augenblicke  ein  Teil 
der  angehänften  Elektrizitäten  von  der  um- 
gebenden Luft  entladen  wird,  so  bewirkt 
dies  auch  in  der  Flüssigkeit  noch  eine  kleine 
Veränderung,  und  man  findet  das  Zink  selbst 
dann  etwas  angegriffen,  wenn  die  Säule  un- 
entladen  stehen  bleibt.  Es  ist  daher  nicht 
die  Entwickelung  der  Elektrizität  in  der 
Säule,  welche  die  elektrochemischen  Er- 
scheinungen hervorbringt,  sondern  diese 
rühren  von  der  Entladung  der  Elektrizität 
durch  die  leitende  Flüssigkeit  her.« 

p.  104  kommt  dann  die  Beschreibung 
der  physisch-chemischen  Phänomene, 
die  aber  erst  von  nachfolgender  Stelle  an 
fiir  uns  von  Interesse  werden. 

p.  105 : »Wenn  man  grosse  Plattensäulen 
durch  kleine  Mengen  von  Flüssigkeit  entladet, 
so  werden  diese  erwärmt  und  geraten  zuletzt 
ins  Sieden;  wenn  man  z.  B.  eine  Salz- 
auflösung in  ein  kleines  konisches  Metall- 
gefäss  füllt,  welches  mit  dem  einen  Pole  in 
Verbindung  steht,  und  dann  ein  dickes  Metall- 
stück, z.  B.  eine  Kugel,  welche  den  Umkreis 
des  Gefässes  nicht  ganz  ausfüllt,  in  die  Auf- 
lösung bringt,  so  wird  diese  innerhalb 
weniger  Minuten  kochend  heiss.  Zu  einem 
guten  Gelingen  dieses  Versuches  wird  jedoch 
erfordert,  dass  die  Säule  sehr  kräftig  ist  und 
die  entladenden  Metalle  so  viel  Oberfläche  als 
möglich  haben,  weil  sonst  die  Elektrizitäten 
nicht  in  hinreichender  Menge  in  das  Wasser 
cindringen  und  dieses  nicht  ins  Kochen 
bringen  können.  Ist  die  Masse  der  Flüssig- 
keit gross,  die  Säule  aber  schwach,  so  wird 
jene  von  der  Luft  ebenso  schnell  wieder 
abgckühlt,  als  sie  erwärmt  wird,  und  ihre 
Erwärmung  ist  daher  unmerklich.« 

p.  108:  »Die  chemischen  Wirkungen  der 
Entladung  gleichen  mit  geringem  Unter- 
schiede denjenigen,  welche  zwischen  jedem 
Plattcnpaare  Vorgehen.  Wenn  man  (F'ig.  184) 
eine  Glasröhre  an  beiden  Enden  mit  einem 
Korke  verschliesst  und  durch  jeden  Kork 
einen  Metalldraht  so  tief  in  die  Röhre  hin- 
einführt, dass  die  inneren  Enden  der  Drähte 
etwa  '/»  Zoll  von  einander  abstehen,  dann 
die  Röhre  mit  einer  Flüssigkeit  füllt,  den 
oberen  Kork  mit  einem  Ableitungsrohre  für 
die  gasförmigen  Stoffe  versieht  und  sodann 
jeden  dieser  Drähte  mit  einem  Pole  der 
Säule  in  Verbindung  bringt,  so  wird  die 
Flüssigkeit  in  der  Röhre  auf  dieselbe  Weise 
zersetzt,  als  dies  geschehen  sein  wurde,  wenn 
dicFlüssigkeit  zwischen  den  entgegengesetzten 
Metallen  der  Säule  selbst  eingeschlossen  ge- 


wesen wäre,  und  man  kann  diesen  Entladungs- 
apparat wie  eiü  neues  Plattcnpaar  der  Säule 
ansehen,  durch  welchen  die  Pole  mit  einander 
in  Verbindung  gebracht  werden.  Dabei 
kommt  nicht  einmal  auf  die  Beschaffenheit 


der  Mctalldrähte  etwas  an,  sie  können  aus 
einerlei  oder  aus  verschiedenen  Metallen 
bestehen  und  selbst  in  verkehrter  Ordnung, 
d.  h.  gegen  die  Ordnung  der  in  der  Säule 
befindlichen  Metalle,  gegen  einander  gestellt 


werden;  dies  alles  hat  keinen  Einfluss,  weil 
die  intensive  Ladung  der  Säule  diese  kleinen 
Hindernisse  überwindet.  Es  zeigt  sich  dabei 
dieselbe  Zerlegung  der  Flüssigkeit,  die  wir 
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oben  erwähnten,  nur  auf  eine  mehr  in  die 
Augen  fallende  Weise.  Ist  nämlich  die 
Flüssigkeit  blosses  Wasser,  so  entsteht  am 
— Drahte  ein  Strom  von  Wasserstoffgas,  am 
-}-  Drahte  aber,  wenn  er  aus  Gold  oder 
Platin  besteht,  ein  Strom  von  Sauerstoffgas; 
beide  Gasarten  können  in  einem  kleinen 
Apparate  (Fig.  185)  unter  besonderen  Glas- 
glocken, eine  jede  unvermischt  mit  den 
vorher  mit  ihr  verbundenen  Bestandteilen, 
aufgefangen  werden.  Besteht  der  -}-  Draht 
nicht  aus  Gold  oder  Platin,  sondern  aus 
einem  leicht  oxydierbaren  Metalle,  z.  B. 
Kupfer,  so  senken  sich  von  seiner  Oberfläche 
immer  mehr  zunehmende  Wölkchen  von 
Kupferoxyd  nieder,  welche  daher  entstehen, 
dass  der  Sauerstoff,  statt  Gasgestalt  an- 
zunehmen, sich  mit  dem  Kupfer  verbindet. 
Ist  hingegen  die  Flüssigkeit  Schwefelsäure, 
so  wird  am  — Drahte  Schwefel  abgesetzt 
und  am  Drahte  Sauerstoff  entwickelt. 
War  die  Flüssigkeit  ein  Salz,  so  sammelt 
sich  am  — Drahte  ausser  dem  Wasserstoff- 
gas, welches  entweicht,  auch  das  Alkali  oder 
die  Erdart,  mit  einem  Worte,  die  Basis  des 
Salzes,  während  um  den  -}-  Draht  herum 
das  Sauerstoffgas  entweicht  und  die  Säure 
des  Salzes  sich  ansammelt;  dabei  bleiben 
beide  an  ihrem  Drahte  in  freiem  Zustande. 
Wenn  der  positive  Draht  nicht  aus  Gold 
oder  Platin  besteht,  so  wird  er  durch  den 
ausgeschiedenen  Sauerstoff  des  Wassers 
oxydiert,  und  dieses  Oxyd  bildet  mit  der 
Saure  des  Salzes  ein  Metallsalz.  Enthalt 
die  Flüssigkeit  selbst  ein  Salz  eines  Metalles, 
welches  bedeutend  geringere  Verwandtschaft 
zum  Sauerstoff  als  der  Wasserstoff'  des 
Wassers  besitzt,  so  wird  das  Wasser  gar 
nicht,  sondern  nur  das  Metallsalz  zerlegt, 
und  zwar  auf  die  Weise,  dass  der  Sauerstoff 
des  Metalloxyds  nebst  der  Säure  an  den 
-j-  Draht  geht,  das  Metall  aber  gefällt  wird 
oder  sich  an  dem  — Drahte  in  metallischer 
Gestalt  anlegt. 

Aus  allem  diesen  ersieht  man  daher, 
dass  bei  den  Entladungen  durch  eine  Flüssig- 
keit Sauerstoff  und  Säuren  vom  negativen 
Pole  abgestossen  und  vom  positiven  an- 
gezogen werden.  Hierbei  werden  die  Ver- 
wandtschaften der  Körper  überwunden,  die 
stärksten  chemischen  Banden  gelost  und  die 
Körper  in  ungebundenen  Zustand  versetzt. 
Alle  Körper  werden  nicht  mit  gleicher 
Leichtigkeit  und  im  allgemeinen  um  so 
weniger  leicht  zerlegt,  je  mehr  sie  mit 
Wasser  verdünnt  sind.  Körper,  welche  in 
der  Regel  durch  kleine  Säulen  keine  Zer- 
setzung erleiden,  z.  B.  Kali  und  Phosphor- 
säure, werden  durch  grosse  Plattcnsäulen 


leicht  zerlegt,  wenn  man  sie  mit  so  wenig 
Wassergehalt  als  möglich  anwendet,  so  dass 
es  vielleicht  keine  chemische  Verwandtschaft 
giebt,  die  nicht  innerhalb  des  Wirkungs- 
kreises cinerhinreichend  kräftigen  elektrischen 
Säule  aufgehoben  und  überwunden  werden 
könnte.  Dessenungeachtet  giebt  es  noch 
verschiedene  Körper,  an  welchen  wir  deutlich 
wahrnehmen,  dass  sie  aus  Sauerstoff  und 
einem  brennbaren  Radikal  zusammengesetzt 
sind,  die  wir  aber  dennoch  durch  Elektrizität 
bis  jetzt  nicht  haben  zerlegen  können,  und 
das  vermutlich  deshalb,  weil  dazu  noch  eine 
intensivere  Elektrizität  erfordert  wird,  als 
man  bisher  angewendet  hat. 

Da  diese  Erscheinungen  schwerlich  statt- 
haben könnten,  wenn  nicht  die  chemischen 
Verwandtschaften,  im  ganzen  genommen,  als 
Wirkungen  elektrischer  Kräfte  zu  betrachten 
wären,  so  liegt  in  der  vollkommenen  Ent- 
wicklung dieses  Gegenstandes  der  Schlüssel 
zur  Theorie  der  Chemie. 

Der  Umstand,  dass  die  Bestandteile 
des  Wassers  nach  der  Zerlegung  sich  von 
einander  trennen  und  jeder  von  ihnen  um 
den  entsprechenden  Draht  sich  ansammelt, 
und  zwar  selbst  dann,  wenn  die  Drähte  weit 
von  einander  abstehen  oder  gar  z.  B.  durch 
einen  vegetabilischen  oder  animalischen  Stoff 
von  einander  getrennt  sind,  war  anfangs 
schwer  zu  erklären,  zumal  da  keines  dieser 
gasartigen  Bestandteile  in  einer  bemerkbaren 
Menge  im  Wasser  löslich  ist.  Wenn  man 


z.  B.  eine  Glasröhre  A D (Fig.  186)  an 
dem  einen  Ende  mit  einer  feuchten  Blase 
anbindet,  sie  zu  */»  m>t  Wasser  anfüllt,  dann 
in  ein  anderes  Gefass  mit  Wasser  eintaucht, 
in  dieses  letztere  einen  Draht  B C hinein- 
bringt und  in  das  Wasser  der  Glasröhre 
ebenfalls  einen  Draht  steckt,  so  wird  der 
positive  Draht  Sauerstoff,  der  negative  aber 
Wasserstoff  entwickeln,  ungeachtet  beide 
Wasserportionen  durch  die  Blase  von  ein- 
ander getrennt  sind.  Diese  Trennung  ist  in- 
dessen blos  scheinbar,  weil  das  Wasser  die 
Blase  erweicht,  ihre  Zwischenräume  ausfüllt 
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und  daher  in  beiden  Gefassen  ein  zusammen- 
hängendes Ganze  ausmacht. 

Die  Wanderung  der  Bestandteile  nach 
ihren  verschiedenen  Polen  ist  nicht  mehr 
schwer  zu  begreifen,  nachdem  man  darüber 
im  Reinen  ist,  dass  dazu  ein  ununterbrochener 
Zusammenhang  der  Flüssigkeit  unumgänglich 
erfordert  wird.  Es  sei  -Iß  (Fig.  187)  der 
-J-  Draht  einer  Säule,  und  BC  der  — Draht; 
der  Abstand  zwischen  beiden  sei  mit  Wasser 
angefüllt,  welches  wir  uns  als  aus  Atomen 
Sauer  und  Wasserstoff  zusammengesetzt 
denken,  und  die  wir  mit  Kugeln  bezeichnen; 

i>""  ^ 

1 1 

" — = — ^g38P—  o 

n 

Fig.  187  und  188.  Nach  Bcrtclias. 

die  obere  Reihe  der  Kugeln  gehöre  dem 
Wasserstoff,  die  untere  dem  Sauerstoit  an. 
Wenn  die  Säule  noch  nicht  wirksam  ist, 
stehen  die  Kugeln  wie  in  Fig.  1 87 ; fangt  sie 


aber  an  zu  wirken,  und  der  + Draht  stösst 
den  Wasserstoff  ab  und  zieht  den  Sauer 
stoft  an,  so  wie  der  — Draht  diesen  ab- 
stösst  und  den  Wasserstoff  an  sich  zieht,  so 
muss  dann  die  Reihe  der  Wasserstoff  kügelchen 
sich  nach  dem  — Drahte,  die  Reihe  der 
Sauerstoffkügclchen  aber  sich  nach  dem 
-f-  Drahte  hin  bewegen,  und  die  blosse 
Ansicht  der  Fig.  188  ist  hinreichend,  zu  zeigen, 
dass  kein  Wasser-  oder  Sauerstoff  eher,  als 
an  dem  entsprechenden  Drahte  frei  werden 
kann,  und  dass  das  zwischen  beiden  Drähten 
befindliche  Wasser  stets  unterlegtes  Wasser 
bleiben  muss.  Es  liegt  am  Tage,  dass  die 
Erklärung  dieselbe  bleiben  muss,  wenn  man 
die  obere  Reihe  der  Kugeln  Metall,  Alkali 
oder  Erde,  und  die  untere  Reihe  Sauerstoff 
oder  Säure  nennen  will. 

Die  Gestalt,  welche  die  dabei  frei 
werdenden  Körper  annehmen,  rührt  nicht 
von  der  Elektrizität  her,  sondern  wird  durch 
ihre  chemische  Natur  bestimmt;  gasförmige 
entweichen  als  Gas,  unlösliche  werden  ge- 
fällt, und  lösliche  bleiben  in  der  Flüssigkeit, 
um  den  entladenden  Leiter  herum  zurück.« 

( Fortsetzung  folgt.) 


REFERATE. 


ErregerflOssIgkelt  für  elektrische  Sammler. 

(Elektrot.  Rdsch.  1903.  20.  20 ! ' 

Die  neue  Krregerflitssigkeit  von  I)r.  Auer 
v.  Welsbach  ist  gekennzeichnet  durch  ihren 
Gehalt  an  Cersalzen.  Ihre  Anwendung  stützt 
sich  auf  einige  neue,  vom  Erfinder  gemachte 
Beobachtungen,  die  im  folgenden  kurz  angegeben 
werden  sollen. 

Die  Lösungen  der  von  den  Cersuper- 
oxyden sich  ableitenden  Salze  wirken  in  der 
galvanischen  Zelle  in  hohem  Masse  erregend 
und  depolarisierend.  Dies  gilt  vornehmlich  von 
den  Cerisulfaten.  Bei  der  Elektrolyse  der 
t erosalze  bilden  sich  ausser  den  von  Ses'iui- 
oxyd  Ce,  O,  und  Dioxyd  Ce  O,  sich  ableitenden 
balzen  je  nach  dem  Verdünnungsgrad  und  der 
Basizität  der  Losung  noch  viele  andere  Ver- 
bindungen. Die  Bildung  der  Cerisalze  erfolgt 
bei  genügender  Oberfläche  der  Elektroden  überaus 
leicht.  So  rasch  nun  die  Oxydation  der  Cer- 
salze vor  sich  geht,  ebenso  schnell  erfolgt  ihre 
Desoxydation  bei  Einwirkung  gewisser,  stark 
reduzierend  wirkender  Stoffe,  wie  Wasserstoff  im 
Status  nascens. 

Ccrisulfat  zersetzt  sich  bekanntlich  in  nicht 
staik  saurer  wässeriger  Losung  leicht  unter 
Bildung  von  schwel  löslichen,  mehr  oder  weniger 


Ce  O,  enthaltenden  basischen  Salzen.  Diese 
Zersetzung  wird  durch  die  Gegenwart  von  Zink- 
sultat verhindert.  Neutrale  Zinkvitriollösungen 
losen  basisches  Cerisalz  unter  Bildung  eigentüm- 
licher, sehr  leicht  löslicher  Salze  auf.  Aehnlich 
wie  Zinkvitriol  verhalten  sich  die  Sulfate  von 
Kadmium,  Lithium,  Aluminium  und  vieler  anderer 
Elemente. 

Cerisalzlosungen  greifen,  so  heftig  deren 
oxydierende  Wirkung  irn  allgemeinen  ist,  sonder- 
barer Weise  selbst  leicht  zerstörbare  organische 
Körper,  wie  Cellulose,  nicht  in  erheblichem 
Masse  an.  Die  reine  Cerosulfatldsung  wird  wie 
eine  Ccrozinksulfatlösting  durch  reines  Zink  nicht 
zersetzt.  Aehnlich  verhält  sich  reines  Aluminium, 
Kadmium  und  viele  andere  Metalle  und  deren 
Amalgame,  ausgenommen  Aluminium-Amalgam. 

Zum  Aufbau  der  negativen  Polelektrode 
können  folglich  viele  Metalle  in  Anwendung 
kommen,  und  zwar  eignen  sich  alle  jene  Metalle, 
deren  Salze  in  wässeriger  Lösung  unter  Metall- 
abscheidung elektrolysierbar  sind,  in  wässeriger 
Lösung  sich  zu  oxydieren  vermögen  und  nicht 
zersetzend  auf  die  Cerlosung  einwirken.  Zu 
diesen  zahlen  Zink,  Kadmium,  Blei  und  deren 
Amalgame.  Der  Elektrolyt  besteht  in  diesen 
Fällen  aus  einer  wässerigen  Lösung  der  Cersalre 
und  der  betreuenden  Schwermetallsalze. 
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Da  der  Sammler  in  vielen  Fallen  technisch 
um  so  günstiger  arbeitet,  je  konzentrierter  der 
Elektrolyt  in  Bezug  auf  Cergehalt  und  Kathoden- 
metall  ist,  ist  es  im  allgemeinen  vorteilhaft, 
Gemenge  verschiedenerSalze  anzuwenden.  Hierzu 
eignen  sich  alle  Salze  und  Doppelsalze,  die  im 
Wasser  reichlich  löslich  sind  und  auf  das  Kathodcn- 
inetall  nicht  zersetzend  einwirken. 

Beim  I.aden  des  Sammlers  erfolgt  die  Aus- 
scheidung des  die  negative  Polelektrode  auf- 
bauenden Metalles,  z.  B Zink,  bei  den  meisten 
Salzen  wie  den  Sulfaten  in  zusammenhängendem, 
rein  metallischem  Zustande.  Kinc  eigentümliche 
Ausnahme  hiervon  bilden  stark  nitrathaltige 
l.osungen.  Aus  ihnen  scheiden  sich  schwarze, 
cerhaltigc  Krusten  oder,  wenn  sie  Ammonsalze 
enthalten,  gelbe,  mit  ungesäuertem  Wasser  Wasser- 
stoff entwickelnde  Produkte  ab,  die  einen  regel- 
mässigen Betrieb  des  Sammlers  ausschliessen. 

Für  die  positive  Polelektrode  eignet  sich 
reiner  Kohlenstoff  am  besten.  Die  der  unmittel- 
baren Einwirkung  des  Stromes  ausgesetzten  Teile 
der  Oberfläche  der  Elektrode  sollen  aus  homo- 
genem Kohlenstoff  bestehen.  Gewöhnliche,  aus 
Kohlepulver  in  der  bekannten  Weise  erzeugte 
Elektroden  sind  nicht  empfehlenswert,  da  sie  bei 
l’eberladung  leicht  zerbröckeln  oder  zerstäuben. 

Alle  Arten  von  AusfUhrungsformen,  die  inan 
elektrischen  Stromsammlern  bisher  gegeben  hat, 
können  flir  die  >Ccrsatnmler«  in  Anwendung 
gebracht  werden.  Im  allgemeinen  wird  es  sich 
empfehlen,  die  Erregcrfltlssigkeil  dem  jeweiligen 
I-adungs-  und  F.ntladungssirome  entsprechend 
durch  die  Zelle  strömen  zu  lassen.  Die  positive 
Polelektrode  sei  stets  von  möglichst  grosser 
Oberfläche  und  gestatte  das  Durchströmen  des 
Elektrolyten. 

Was  im  vorstehenden  Uber  die  leicht  lös- 
lichen Cerosalze  gesagt  wurde,  gilt  im  allgemeinen 
auch  ffir  die  schwer  löslichen  Salze,  namentlich 
dann,  wenn  die  positive  Polelektrode  sie  in  fein 
verteilter  Form  enthält.  N. — 

Neuer  Elektrolyt  für  den  Wehneltunterbreeher. 

Hauser  (LaEncrgia  electrica,  Madrid,  1903.  5. 

97.  u.  Elektrot.  Neuigkeits-Anz.  Wien). 

DieverdUnntcSchwefel Säurelosung, die  man  ge- 
wöhnlich verwendet,  besitzt  folgende  Fehler:  t.Die 
Spannung  zum  Betriebe  des  Unterbrechers  muss 
ziemlich  hoch  sein;  2.  der  Strom,  der  in  der 
Primärspule  des  Induktoriums  riicsst,  ist  wegen 
dieser  hohen  Spannung  unnötig  stark.  Der  erste 
Nachteil,  der  übrigens  nur  für  kleinere  Induktorien 
von  Bedeutung  ist,  ist  von  Carpentier  beseitigt 
worden,  indem  er  mit  Hilfe  einer  ziemlich  kom- 
plizierten Vorrichtung  die  Temperatur  und  damit 
die  I.eitfähigkeil  des  Klcktrolyten  erhöhte.  Was 
den  zweiten  Fehler  betrifft,  so  hilft  man  sich 
gegen  denselben  durch  eine  Erhöhung  des  Unter- 
brecherwiderstandes, indem  man  die  Oberfläche 
der  Platinspitze  so  stark  verringert,  dass  diese 
aucti  bei  geringem  Strom  in  Glut  gerät.  Hauser 
schlägt  zur  Verringerung  des  primären  Stromes 
eine  Erhöhung  der  primären  Impedanz  vor,  was 
man  erreicht,  indem  man  einen  Elektrolyten  ver- 


wendet, der  unter  sonst  gleichen  Bedingungen 
eine  höhere  Unterbrechungsfrequenz  erzeugt. 
Hierzu  eignet  sich  eine  halbgesättigte  Losung 
von  Magnesiumsulfat,  die  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure leicht  angesäuert  wird.  Mit  diesem  Elektrolyt 
kann  man  bei  geringer  Spannung  arbeiten,  ob- 
wohl er  auch  bei  Spannungen  bis  118  Volt  be- 
friedigend wirkt.  Aus  vergleichenden  Versuchen 
mit  verschiedenen  Elektrolyten,  deren  Ergebnisse 
in  Tabcllcnform  im  Originalartikel  niedergelegt 
sind,  folgt,  dass  mit  wachsendem  Salzgehalt  die 
zum  Betrieb  notige  Mindestspannung  sinkt.  Durch 
den  Zusatz  von  Kaliumalaun  steigt  die  Unter- 
brechungsfrequenz beträchtlich.  Es  ergaben  sich 
z.  B.  folgende  Werte:  Bei  verdünnter  Schwefel- 
säure von  1,195  spez.  Gewicht  begann  der  Unter- 
brecher bei  65  Volt  und  26  Ampere  zu  wirken,  bei 
Schwefelsäure  von  1,305  bei  zoYolttind  15  Ampere, 
bei  einem  Gemisch  von  Schwefelsäure  von  1,050 
spez.  Gewicht  mit  20  % Magnesiumsulfat  bei 
20  Volt  und  5 Ampere  und  bei  118  Volt  12,5 
Ampere.  — n. 

Die  elektrische  Reduktion  von  Eisenerzen  und 
die  Verwandlung  von  Elsen  ln  Stahl  Im  elek- 
trischen Ofen.  I.ouis  Simpson.  (F.lcktro- 
chemical  Industrv,  I,  No.  8,  pp.  277 — 279, 
•9°d-) 

In  vorliegender  Arbeit  erörtert  Verlasser  die 
Bedingungen,  unter  denen  die  Herstellung  von 
Stahl  nach  elektrischem  Verfahren  kommerziell 
lohnend  ist.  Er  weist  darauf  hin,  dass  es  durch- 
aus nicht  notig  sei,  zu  behaupten,  dass  der 
elektrische  Ofen  den  Hochofen  ganz  verdrängen 
oder  auch  nur  eine  Umwälzung  in  der  Stahl- 
industrie hervorrufen  werde,  um  seine  Existenz- 
berechtigung zu  erweisen.  Aller  Wahrscheinlich- 
keit nach  würde  der  Hochofen  unter  gewissen  Um- 
ständen auch  in  Zukunft  zur  Anwendung  kommen; 
unter  anderen  Bedingungen  wieder  würde  man  mit 
Vorteil  zu  einem  elektrischen  Verfahren  greifen, 
und  zwar  wäre  hierbei  vor  allem  die  grössere 
oder  geringere  Nähe  des  Absatzgebietes  vom 
elektrischen  Ofen  massgehend.  Es  ist  heutzutage 
erwiesen,  dass  die  Qualität  von  im  elektrischen 
Ofen  produziertem  Stahl  gleichmässig  ist,  und 
es  scheint  fast,  als  ob  dieselbe  hoher  stunde 
als  die  von  gewöhnlichem  Stahl.  Die  wichtigste 
Frage  ist  daher  die,  ob  es  möglich  ist,  bei  An- 
wendung des  elektrischen  Ofens  Stahl  mit  ge- 
ringerem Kostenaufwand  herzustellen,  oder 
wenigstens  zu  demselben  Preise  wie  bei  anderen 
Methoden.  Die  meisten  bisher  angestellten  ver- 
gleichenden Kostenrechnungen  leiden  jedoch  an 
dem  Fehler,  dass  die  Basis,  auf  Grund  deren 
sie  ausgeführt  sind,  nicht  vergleichbar  ist. 

Verfasser  fasst  schliesslich  die  Vorteile  zu- 
sammen, die  das  elektrische  Verfahren  vor  dem 
Hochofenverfahren  voraus  hat; 

t.  Der  auf  diesem  Wege  hergestellte  Stahl 
ist  gleichförmiger  in  seiner  Qualität  und  kom- 
pakter. 

2.  In  einem  und  demselben  Werk,  das  nicht 
einmal  gross  zu  sein  braucht,  können  verschiedene 
Qualitäten  von  Stahl  und  Stahlleeierungen,  und 
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zwar  mit  minimalem  Kostenaufwande  hergestellt 
werden. 

3.  Die  Leistungsfähigkeit  des  Werkes  kann 
leicht  gesteigert  werden.  Die  Fabrik  kann,  ohne 
dass  die  Oefen  Schaden  nehmen,  nach  Wunsch 
geschlossen  und  in  jedem  Augenblick  wieder  in 
Betrieb  gesetzt  werden. 

4.  An  geschulten  Arbeitskräften  sind  nur 
Elektrotechniker  und  Metallurgisten  erforderlich. 

5.  Die  Kosten  der  zu  entwickelnden  Kraft 
werden  durch  die  verminderten  Kosten  der  Oefen 
aufgewogen. 

6.  Der  Betrieb  ist  mit  weniger  Storungen 
verbunden.  Im  Fatle  von  Reparaturen  braucht 
der  Betrieb  durchaus  nicht  unterbrochen  zu 
werden.  Die  geringen  Kosten  der  Anlage  eines 
elektrischen  Otens  gestatten  vielmehr  den  Bau 
von  Reserveöfen,  die  in  solchen  Fallen  leicht 
und  schnell  in  Betrieb  genommen  werden  können. 

Folgende  Bedingungen  müssen  zum  Teil 
oder  vollständig  erfüllt  sein,  wenn  der  elektrische 
Ofen  erfolgreich  mit  dem  Hochofen  kon- 
kurrieren soll : 

Die  Eisenerze  müssen  hohen  Gehalt  und 
hohe  Qualität  besitzen  und  dabei  billig  sein; 
ebenso  muss  billiger  Kalk  zur  Verfügung  stehen. 
Die  elektrische  Energie  muss,  gleichviel  aut 
welchem  Wege  sie  erzeugt  wird,  niedrig  im 
Preise  stehen,  und  schliesslich  darf  das  Absatz- 
gebiet nicht  allzu  fern  vom  Herstellungsort  liegen. 

A.  G. 


Die  Elektrolyse  des  Wassers.  F.  W.  Richards 
und  W.  S.  Landis.  (American  Electrician, 
XV,  No.  5,  p.  227,  1903.) 

In  dieser  vor  der  Amerikanischen  Elektro- 
chemischen Gesellschaft  vorgetragenen  Arbeit 
geben  die  Verfasser  die  Ergebnisse  einer  ziem- 
lich ausgedehnten  Versuchsreihe  wieder,  bei  der 
in  dem  einen  Falle  ein  vollständig  mit  dem 
Elektrolyten  gefülltes,  geschlossenes  Getäss  zur 
Verwendung  kam.  Es  wurde  eine  recht  dicke, 
starke  Glasröhre  benutzt,  die  mit  verdünnter 
Schwefelsäure  gefüllt  war,  welche  letztere  vorher 
sorgfältig  ausgekocht  wurde,  um  sie  von  Gasen 
zu  befreien.  In  die  Enden  wurden  Platinelek- 
troden eingebracht,  worauf  dieselben  zuge- 
schmolzen wurden.  Wenn  auch  eine  elektro- 


motorische Kraft  von  3,3  Volt  angelegt  wurde, 
so  licss  sich  doch  in  der  Ixisung  keinerlei  Strom 
konstatieren;  erst,  als  die  Röhre  aufgebrochen 
wurde,  ging  Strom  hindurch.  — Hierauf  be- 
schreiben die  Verfasser  einige  Versuche,  die  zur 
Prüfung  der  Thomsen’schen  Regel  angestellt 
wurden.  Bei  dem  einen  wurden  die  elektro- 
motorische Kraft  und  die  Stromstärke  sorgfältig 
bestimmt  und  zugleich  die  Joule'sche  Wärme 
vermittelst  der  mit  dem  Thermometer  bestimmten 
Temperaturerhöhung  gemessen.  Aus  diesen 
Daten  wurde  das  Zersetzungspotential  berechnet 
und  im  Einklang  mit  der  Thomsen’schen  Regel 
gleich  1,49  Volt  gefunden. 

Bei  einer  anderen  Bcobachtungsreich  wttrde 
die  Kathode  mikroskopisch  beobachtet,  um  die 
Bildung  von  Gasblasen  festzustellen,  während 
die  Spannungsdifferenz  allmählich  um  je  0,05  Volt 
erhöht  wurde.  Bei  1,45  Volt  Hessen  sich  keinerlei 
Gasblasen  beobachten;  dieselben  traten  erst  bei 
1,5  Volt  auf. 

Schliesslich  untersuchten  die  Verfasser  den 
sogenannten  Reststrom.  Unterhalb  der  eigent- 
lichen Z.ersetzungsspannung  geht  bei  jeder  ange- 
legten Spannung  Strom  Uber,  und  zwar  nimmt 
dessen  Intensität  mit  der  Spannungsdiflerenz  zu. 
Die  Konzentration  der  Schwefelsäure  ist  bei 
dieser  Erscheinung  ohne  wesentliche  Bedeutung; 
hingegen  hängt  die  Stromstärke  ganz  erheblich 
von  der  im  Elektrolyten  aufgelösten  Gasmenge 
ab.  Die  Grenze  ist  dann  erreicht,  wenn  diese 
Gase  (die  wie  Depolarisatoren  wirken)  aufgebracht 
sind;  dann  setzt  der  eigentliche  ResLstrom  ein. 
Die  Verfasser  machten  ferner  Versuche  mit 
X,J5  m von  einander  abstehenden  Elektroden 
und  andererseits  mit  solchen,  deren  gegenseitige 
Entfernung  nur  einen  kleinen  Bruchteil  eines 
Millimeters  betrug.  Im  ersteren  Falle  wurde 
vollkommene  Uebcreinsiimmung  mit  dem  Ohm- 
schen Gesetze  konstatiert,  während  im  letzteren 
Falle  dieses  Gesetz  nicht  gültig  war. 

Bei  der  Diskussion  kritisierte  C.  Hering 
die  Anwendung  von  Platinelektroden,  an  deren 
Stelle  Goldelektroden  geeigneter  gewesen  wären. 
Herr  Reed  erinnerte  an  einige  Faraday'sche 
Versuche,  aus  denen  hervorzugehen  scheint,  dass 
unterhalb  einer  gewissen  Spannungsdifferenz 
metallische  Leitung,  oberhalb  derselben  elektro- 
lytische Zersetzung  besteht.  A.  G. 


PATENTBESPRECHUNGEN . 


Verfahren  zur  Herstellung:  von  Elektroden 
für  elektrische  Sammler.  — Carl  Luckow  jr. 
in  Köln  a.  Kh.  — 1>.  I\.  I\  So.  137076. 

Geeignete  Metallkörper  werden  als  Elektroden  der 
Elektrolyse  von  wässrigen  Lösungen  der  Alkalihydr- 
oxyde  oder  der  Erdnlkalihydroxydc  unterworfen,  in 
denen  sieb  unter  1000  Gewichtsteilen  der  Lösung 
höchstens  3 Gewichtsteile  der  genannten  Hydroxyde 
befinden. 


Elektrischer  Sammler.  — Thorwald  Tage  Agathou 
Hannen  und  Carl  Christian  Frederik  Ferdinand 
Petersen  in  Kopenhagen.  — D.  R.  P.  No.  13604s. 
Die  den  Sammler  bildenden  Elektroden  bestehen 
in  bekannter  Weise  aus  Bleistreifen,  die  in  geeigneten 
Abständen  neben  bezw.  über  einander  angeordnet  sind. 
Abweichend  von  den  bisher  bekannt  gewordenen 
Elektroden  ist  die  vorliegende  aus  zwei  Gruppen  von 
Hleistreifen  hergestellt,  von  deuen  die  Streifen  der 
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einen  Groppe  die  der  andern  schneiden.  Die«  wird 
dadoreb  erreicht,  dass  entweder  nnr  die  Streifen  der 
einen  Groppe  lange,  nicht  bis  zum  Rande  gehende 


FiK.  1S9. 


Einschnitte  i haben,  durch  welche  die  Streifen  der 
anderen  Groppe  hindurchgesteckt  werden,  oder  dass 
die  Streifen  heider  Gruppen  nur  bis  zur  Mitte  gehende 


Kig.  190. 


Einschnitte  m haben  und  so  senkrecht  in  einander 
gesteckt  werden,  dass  nach  dem  Ineinandcrstccken  der 
Streifen  der  ungeschlitzte  Teil  der  Streifen  der  einen 


Flg.  191. 


Gruppe  auf  dem  geschlitzten  Teil  der  Streifen  der 
andern  Gruppe  ruht.  Die  Streifen  werden  mit  einander 
verlötet,  können  aber  auch  an  einem  die  Elektrode 
amschliesscnden  Rahmen  befestigt  werden. 

Verfahren  zur  Verarbeitung:  von  Kupfer  durch 
Elektrolyse.  — Luis  de  Tones  y Qoevedo  in 
Santander,  Spanien.  — I).  R.  P.  No.  157  259. 

Bei  der  Elektrolyse  soll  pulverförmiges  Cement- 
kupfer  als  Anode  zur  Anwendung  kommen. 

Verfahren  zur  Herstellung:  eines  Verstflhlungs- 
bades.  — Henry  Victor  Bcrtrnnd  in  Paris,  — 
D.  R.  P.  No.  I37  325- 

In  einem  etwa  50  1 fassenden,  mit  Wasser  halb 
gefüllten  Behälter  aus  Gusseisen  werden  aufgelöst  I kg 
Bromknli  und  5 kg  Salmiak.  Der  Lösung  werden 
etwa  5 kg  Eisenfeilspänc  oder  Gusseisen-  oder  Stahl- 
späne zugesetzt,  und  das  Bad  wird  unter  ständigem 
Ersatz  des  verdampfenden  Wassers  etwa  4 Stunden 
lang  gekocht,  hierauf  erkalten  gelassen  und  mit  kaltem 
Wasser,  ohne  dass  die  Feilspäne  entfernt  werden,  aufgefUllt. 

Das  so  hergestellte  elektrolytische  Bad  hat  eine 
unbegrenzte  Dauer,  cs  genügt  ein  kurzes  Erhitzen 
unter  Zusatz  von  geringen  Mengen  von  Bromkali  und 
Salmiak,  nm  das  etwa  mit  der  Zeit  trübe  gewordene 
Rad  wieder  klar  und  gebrauchsfähig  zu  machen. 


Verfahren  zur  elektrolytlsehen  Darstellung: 
von  Hydroxylamin.  — C.  F.  Böhringer  & 
Söhne  in  Waldhof  b.  Mannheim.  — D.  R.  P. 
No.  137697.  (Zusatz  zum  Patente  133457.) 

Das  Verfahren  zur  Darstellung  von  Hydroxylamin 
durch  elektrolytische  Reduktion  von  Salpetersäure  wird 
dahin  abgeändert,  dass  man  die  Salpetersäure  anstatt 
bei  Gegenwart  von  Schwefelsäure  bei  Anwesenheit 
eines  anderen  sauren  Elektrolyten  der  reduzierenden 
Wirkung  de»  Stromes  unterwirft. 

Verfahren  zum  Herstellen  lichtempfindlicher 
Selenzellen.  — Otto  V.  Rronk  in  Berlin.  — D.  R.  P. 
No.  137  800. 

Die  auf  den  Sclcnträger  aufgezogenen  Mctalldrähte 
werden  während  de*  Auftrngens  des  geschmolzenen 
Selens  durch  Gewichts-  oder  Federwirkung  in  ge- 
spanntem Zustande  erhalten,  derart,  dass  sie  die  ihnen 
anfänglich  gegebene  vollkommen  parallele  Lage  unver- 
ändert hei  behalten. 

Galvanisches  Doppelelement.  — Hermann  Bley 
in  Ilmenau  i.  Th.  — D.  R.  P.  No.  138227. 

Es  giebt  galvanische  Doppelslemente,  bei  welchen 
zwei  in  einander  gesetzte  und  auf  Spannung  geschaltete 
Einzelelemente  durch  eine  beiden  Elementen  gemein- 
same doppelpoligc  Gefässelektrode  aus  Blei  von  ein- 
ander getrennt  sind.  Die  letztere  ist  nun  in  Kupfer- 
vitriollösung  oder  irgend  einen  sich  ähnlich  verhaltenden 
Elektrolyten  eingesetzt,  so  dass  sich  eine  als  positive 
Polelektrodc  des  äusseren  Elementes  dienende  Schicht 
aus  Kupfer  oder  anderen  Metallen  an  der  Aussenscitc 
des  Bleizylindcrs  bildet,  während  die  Innenseite  des- 
selben al*  negative  Polclektrode  des  inneren  Elemente* 
dient. 

Doppelwandiges  Schutzgehfiuse  aus  nicht 
leitendem  Stoff  für  Sammlerelektroden.  — 

Oskar  Behren d in  Frankfurt  a.  M.  — D.  R,  P. 
No.  138328. 


Fig.  192. 


Der  die  Elektrode  aufnehmende,  nur  nach  oben 
offene  Behälter  besitzt  an  zwei  gegenüberliegenden 
Setten  parallel  laufende  Doppelwände,  von  denen  die 
Aussenwände  6 mit  den  Innenwänden  a an  dem  oberen 
und  den  seitlichen,  jedoch  nicht  an  den  unteren 
Rändern  mit  einander  fest  verbunden  sind,  «o  dass 
zwischen  ihnen  schmale,  nach  unten  offene,  von  dem 
Elektrolyten  angeftllltc  Zwischenräume  entstehen. 

Verfahren  zur  elektrolytischen  Darstellung 
von  Alkoholen  bezw.  Aldehyden  oder  Ketonen 
aus  Salzen  von  Karbonsfluren.  — Dr.  Martin 

Moest  in  Höchst  a.  M.  — D.  R.  P.  No.  138442. 

Das  Verfahren  zur  Darstellung  von  Alkoholen 
bezw.  Aldehyden  besteht  darin,  dass  man  die  Salze 
von  aliphatischen  und  solchen  aromatischen  Karbon- 
säuren. welche  die  Karboxylgmppe  in  einer  aliphatischen 
Seitenkette  enthalten,  bei  Gegenwart  anorganischer 
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Sülze  der  Elektrolyse  unterwirft.  AU  unorganische 
Salze  können  solche  Salze  nicht  verwendet  werden, 
welche,  wie  die  llaloide  und  Nitrite,  schädliche  Produkte 
an  der  Anode  liefern. 

Der  einmal  gebildete  Alkohol  bleibt  im  Elektro* 
lyten  unter  Einhaltung  bestimmter  Vorsichtsmassregeln 
im  wesentlichen  unverändert.  Doch  wird  deraelbc 
unter  anderen  Verhältnissen  direkt  zum  entsprechenden 
Aldehyd  beiw.  Keton  oxydiert,  so  dass  dann  der 
Alkohol  nicht  das  Endprodukt,  sondern  hauptsächlich 
ein  Zwischenprodukt  darstellt. 

Bei  der  Ausführung  des  Verfahrens  hat  man 
insbesondere  Rücksicht  auf  die  Natur,  die  Mengen- 
verhältnisse sowie  die  Konzentration  der  einzelnen 
Bestandteile  zu  nehmen.  Ferner  sind  von  massgebendem 
Einflüsse  die  Stromdichte,  die  Temperatur  und  endlich, 
ob  der  Elektrolyt  dauernd  neutral,  alkalisch  oder 
sauer  gehalten  wird.  Die  diesbezüglichen  Verhältnisse 
sind  in  jedem  einzelnen  Falle  besonder»  auszuprobieren 
und  können  im  allgemeinen  innerhalb  beträchtlicher 
Grenzen  schwanken.  Der  Prozess  verläuft  gleich 
günstig  mit  oder  ohne  Anwendung  getrennter  Klektrodcn- 
räume.  Als  Elektrodenmaterial  eignet  sich  he*ondc's 
Platin,  doch  sind  als  Kathode  fast  alle  Metalle  za  ver- 
wenden, als  Anoden  auch  solche  Leiter  erster  Klasse, 
die  durch  die  Elektrolysenprodukte  nicht  wesentlich 
angegriffen  werden. 

Als  organische  Elektrolyse  haben  sich  geeignet  er- 
wiesen sowohl  die  Salze  der  organischen  ein*  und 
mchrbusiachen  aliphatischen  Karbonsauren  wie  diejenigen 
aromatischen  Kcrbonsäuren,  welche  die  Karboxylgruppen 
in  aliphatischen  Seitenketten  enthalten. 

Elektrischer  Ofen  zum  Zusammenbaeken  von 
feinen  Erzen  und  Zuschlägen  mit  ununter- 
brochener Beschickung.  — Marcus  Kutbenburg 
in  Philadelphia.  — D.  R.  P,  No.  138659. 


Fig.  193. 


Die  aus  dem  Aufschütltrichter  / fallende  Beschickung 
wird  zwischen  Trichterende  und  Transportwalze  ay 
welche  sie  aus  der  lleiszone  entfernt,  erhitzt.  Zu 
diesem  Zwecke  werden  das  untere  Trichterende  und  die 


Transporiwalze  zur  Zu*  und  Ableitung  des  die  Be* 
Schickung  durchfliessenden  elektrischen  Stromes  benutzt, 
ln  dem  unteren  Trichterende  befindet  sich  ein  Kanal 
zur  Aufnahme  des  Kühlwaascrs.  Die  Transportwalzc  j 
wird  durch  den  Elektromotor  /j  angetricbcn. 

Sammlerelektrode  ohne  Pastung,  bestehend 
aus  einer  Bleiplatte  mit  dannen  Rippen  oder 
Lamellen  zu  beiden  Selten  derselben,  welche 
durch  Schnitte  unterteilt  sind.  — Wilhelm 
Kraushaar  und  Itleiwerk  Neumühl  Morian&Cie. 
in  Neumühl,  Rhein).  — D.  R.  P.  No.  138  794. 

Die  Elektrode  hat  in  bekannter  Weise  einen  platten' 
artigen  Kern  aus  Blei  mit  dünnen  Rippen  oder  Biei- 
lamcllen  auf  beiden  Seiten,  die  an  einzelnen  Stellen 
durchschnitten  oder  tief  eingcichnitten  sind.  Im 
Gegensatz  zu  den  bekannten  Elektroden  dieser  Axt 
sind  jedoch  die  Schnitte  von  zwei  auf  einander  folgenden 
Lamellen  oder  Kippen  um  die  Hälfte  eines  Lamellen 
teiles  versetzt.  Ferner  sind  die  einzelnen  Teile  zweier 
auf  einander  folgender  Lamellen  oder  Rippen  durch  zu 
ihnen  senkrecht  verlaufende,  gleich  hohe  Rippen  mit 
einander  verbunden,  welche  den  Schnitten  in  den 
Lamellen  entsprechend  ebenfalls  in  zwei  benachbarten 
Reihen  zu  einander  versetzt  sind. 

Ebenso  können  noch  die  Einschnitte  der  Kippen 
oder  Lamellen  auf  beiden  Seiten  der  Elektrode  versetzt 
sein.  Durch  diese  Anordnung  wird  die  wirksame  Ober- 
Bäche  der  Elektrode  vergrösteri  und  die  Elektrode  auch 
bei  geringer  Dicke  der  Kernplatte  genügend  versteift. 

Elektrolyt  für  FlQssigkeitskondensatoren  und 
elektrische  Gleichrichter  für  Wechselstrom 
mit  Aluminiumelektroden.  — Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft  in  Berlin.  — D.  R.  P. 
No.  138856. 

Alt  Elektrolyt  dient  ciuc  Lösung  von  organischen 
Calcium*  oder  Strontiumsalzen,  welche  zur  Verhütung 
der  Trübung  oder  Schlammbildung  einen  geringen 
l’cberschuss  an  freier  Säure  enthalten. 

Vorrichtung  zum  Senken  der  Elektroden  bei 
Tauchbatterien.  — H.  Th.  Matthias  Meyer  und 
August  Lwowsky  in  Hamburg.  — D.  R.  P. 
No.  139020. 

Die  Geschwindigkeit  der  sich  senkenden  Elektroden 
wird  mit  Hilfe  eines  durch  ihr  Gewicht  betriebenen 
t'hrwcrks  mit  Kugelregulator  »elbstthätig  geregelt. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Bleihydroxyd 
und  schwerlösllehen  Bleisalzen  auf  elektro- 
lytischem Wege.  — Dr.  Wilhelm  Hart  mann  in 
Mülheim  a.  Rh.  — D.  R.  P.  No.  139068. 

Zur  Gewinnung  von  Bleihydroxyd  auf  elektro- 
lytischem Wege  aus  metallischen  Bleianoden  stellt  man. 
um  die  kathodiichc  Abscheidung  von  schwammigem 
Metall  und  die  dadurch  hervorgerufene  Verunreinigung 
des  gebildeten  Hydroxyds  durch  Metallschwamm  za 
vermeiden,  die  Kathode  aus  einem  Meialloxyd,  z.  B. 
Kupferoxyd  her.  Handelt  es  steh  um  die  Darstellung 
von  schwcrlöslichen  Bleisalzen,  z.  B.  Blciweiss,  so 
werden  Gase  oder  Säuren  in  entsprechender  Menge 
eingcleitet  oder  zugefügt,  also  z.  B.  zur  Darstellung  von 
Bleiweis*  die  nötige  Menge  Kohlensäure  eingeleitet. 
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Dl«  grossen  Kraftmaschinen  auf  der  Aus- 
stellung ln  St.  LoulS.  Die  Kraftmaschinen,  welche 
naf  der  Weltausstellung  in  St.  Lottis  in  der  Maschinen- 
halle  in  Betrieb  gefetzt  werden,  am  die  elektrischen 
and  anderen  Maschinen  ru  treiben,  werden  im  ganren 
etwa  40000  PS  umfassen,  and  fast  die  Hüfte  dieser 
Maschinen  wird  uui  dem  Analande  stammen.  Amerika 
aelbat  wird  nur  mit  verhältnismässig  kleinen  Maschinen 
vertreten  sein,  da,  ganz  entsprechend  den  amerikanischen 
1 Grundsätzen.  sie  ihre  Einrichtungen  stets  datu  schaffen 
dass  möglichst  viel  lirzenpnisse  derselben  Art  mit  dem- 
selben Werkzeug  hergestellt  werden  können. 

I>ie  grösste  Antriebemaschine  wird  englischen 
Ursprunges,  eine  3000  PS*  Dampfturbine  von  Green  wood 
& Ratlcy  in  Leeds,  sein;  die  grössten  liegenden 
Dampfmaschinen  werden  zwei  von  je  3500  PS  sein, 
und  zwar  eine  italienische  von  Frcnco  Toai  in 
l.egnano  und  eine  belgische  von  Curcls  Fröret 
in  Gent.  Die  Nürnberg-Augsburger  Maschinen- 
fabrik stellt  ebenfalls  eine  3500  PS- Dampfmaschine, 
n im  lieh  eine  aufrechtstehende  mit  dreifacher  Ex- 
pansion ans. 

I>ie  grösste  schnei  Häufende  Dampfmaschine  wird 
Frankreich  anfsleilen,  und  zwar  die  Firma  Dclaunug- 
B eile  rille  in  St.  Denis.  Dieae  leistet  1500  PS  bei 
335  Umdrehungen  in  der  Minute  und  wird  gleichzeitig 
mtt  dem  dazu  gehörigen  Kessel  ausgestellt.  Eine 
ähnliche  Maschine  von  isco  PS  kommt  aus  England 
von  Willians  & Robinson,  Rugby.  Ein«  1000  PS- 
Tundem- Dampfmaschine  mit  gekuppelter  Dynamo  wird 
von  Mühlhausen  i.  Eis.  hinüber  gesandt  werden. 

Im  Bau  von  Gaskraftmaschinen  ist  man  in 
Amerika  weit  zurück,  und  die  in  St.  Louis  in  Betrieb 
befindlichen  Riesen  dieser  Art  werden  lieber  gans 
besondere*  Erstaunen  Hervorrufen.  Die  belgische  Firma 
Socieic  Anonyme  John  Cockerill  in  Seruing 
wird  eine  3000  PS-Gaskraitmaschine  in  Betrieb  setzen, 
welche  die  grösste  (Gasmaschine  ist,  die  bisher  aufge- 
fuhrt  worden  ist.  Die  Maschine  hat  swei  Cylinder  von 
1300  mm  Durchmesser,  der  Hob  beträgt  1400  mm. 
Das  Schwungrad  dieser  mit  85  Umdrehungen  in  der 
Minute  Isafenden  Maschine  misst  8 m im  Durchmesser, 
die  Grundplatte  ist  24  m lang. 

Diese  Maschine  wird  jedoch  in  kunem  von  der 
De  nt  rer  Fabrik  geschlagen  werden,  indem  diese  den 
Reu  von  6000  PS-Gasmaschinen  vorbereitet. 

Eine  (Gasmaschine  von  ebenfalls  riesigen  Ab- 
messungen wird  die  Augsburg  • Nürnberger 


Maschinenbauunstult  in  Betrieb  »eien,  welche  bei 
92  Umdrehungen  1800  PS  leistet  und  ein  Schwungrad  von 
5*/s  m Durchmesser  hat.  Borsig  in  Tegel  stellt 
ebenfalls  eine  riesige  Gasmaschine  nach  der  Oechel- 
häuscr  Type  von  1600  PS  in  Betrieb,  welche  mit 
Generator-Gas  und  einem  Pint sch'scbeo  Generator, 
der  für  2400  PS  genügt,  getrieben  werden  wird. 

Vom  Kurzseh luss.  In  Ungarn  sind  die  Be- 

hörden mit  dem  Wesen  dieses  Undings  noch  nicht 
ganz  im  Reinen,  und  ist  es  daher,  wie  die  »Köln, 
/tg.«  mitteilt,  zu  ergötzlichen  Missverständnissen  ge- 
kommen. Eine  Verwaltungskommission  hatte  z.  H.  in 
einer  Provinzstadl  eine  neue  Betriebsanlage  zu  unter- 
suchen, fand  alles  in  Ordnung  und  bat  schliesslich 
auch  um  Vorzeigung  des  Kurzschlusses.  Es  ko«tetc 
dem  Leiter  der  Hcinebsanlage  grosse  Mühe,  die  Herren 
davon  zu  überzeugen,  dass  sic  ebensogut  die  Vorführung 
einer  Kesselexplosion  verlangen  konnten.  Noch  heiterer 
ist  die  Verordnung  des  rolizeihaapunanna  einer 
ungarischen  Stadt,  der  nach  einem  Warenbaasbrand  den 
Gebrauch  de«  Kurzschlüsse«  ein  für  allemal  untersagte. 

Kraftübertragung  bei  120  000  VolL  Nach 

dein  s Western  Electncian*  von  Chicago  wird  milgeteilt, 
dasa  im  Worcester  Polytcchoic  Institute  ein  interessantes 
Experiment  kürzlich  anagefuhrt  wurde.  Der  500000  Volt- 
Umformer  der  Schale,  welcher  im  Hochspannungs- 
Laboratorium,  etwa  1000  Kuss  vom  Vortrags-Raum 
entfernt  ist,  wurde  mit  Strom  vergehen,  welcher  durch 
die  Instrumente  von  der  Schalttafel  des  H>>rsaals  abge- 
nommen wurde.  Dieser  Umformer  wurde  durch  den 
Vortragenden  so  reguliert,  dass  er  einen  Strom  von 
laoooo  Volt  Spannung  bei  60  Perioden  per  Sekunde 
auf  eine  eiserne  Drahtleitung,  welche  zu  dem  Horsaal 
führte,  lieferte,  von  wo  aua  derselbe  auf  schwachen 
Drähten  su  einem  anderen  Umformer  in  der  elektrischen 
Ingenieur-Abteilung,  welche  seitwärts  sich  befand,  über- 
tragen wurde.  Dieser  zweite  Transformator  diente  zur 
Reduzierung  der  Spannung  auf  einen  W'ert.  welcher  in 
der  Primärwindung  eines  Drehumformer»  von  etwa 
10  PS.  auf  dem  Lehrtisch  verwendet  werden  konnte 
Dieser  Drehumformer  wurde  synchronisiert  und  arbeitete 
auf  der  Leitung  mit  einer  Belastung  von  Glühlampen 
auf  dem  direkten  Sekundärstromkrei«.  Da«  Experiment 
war  besonders  interessant,  da  wahrscheinlich  rum  ersten 
Ms!  eine  Kraft  bei  120000  Volt  Spannung  übertragen 
wurde.  F.  v.  S. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Loepper.  Alfred.  Das  Studium  der  Chemie, 

nebst  einem  Anhänge,  enthaltend  im  Auszage  die 
Prüfungsordnungen  für  Chemiker  auf  schweizer  und 
österreichischen  Hochschulen  mit  deutscher  Unterrichts- 
sprache und  ein  Verzeichnis  der  Universitäten  und 
technischen  Hochschulen  des  deutschen  Reiches,  der 
deutschen  Schweiz  und  Deuuch-Oc«terreicha.  Wien, 
Fest,  Leipzig,  A.  Ha rt leben  • Verlag.  Preis  M.  1,50. 

Das  vorliegende  Werk  enthält  eine  Menge  von 
wissenswerten  i'batsacben  für  denjenigen,  der  sich  dem 
Studium  der  Chemie  ru  widmen  gedenkt.  Allerdings 
wird  es  den  wirklichen  und  praktischen  Verhältnissen 
nur  teilweise  gerecht.  So  sind,  nn  nur  einige  Punkte 
anzufuhren,  die  Kosten  de«  Studium«  nirgends  in  ein- 


wundsfreier Weise  dargestellt,  ausserdem  fehlen  bei  der 
Aufzählung  der  Schattenseiten  des  Beruf«  die  bekannten 
Anatcllungsvcriräge  und  ihre  Folgen  far  die  l^afbuhn 
des  Chemikers  etc.  etc. 

Blfleher,  H.  Amkunflsbueh  für  die  chemische 
Industrie.  II.  Jahrgang  1903-  Wittenberg.  Verlag 
von  Herrosö  A Ziemten  67  Bogen  Umfang.  Prei» 
in  Leinen  gebunden  M.  6,—. 

Das  Blücher*  sehe  Auskunft  »buch  stellt  sich  die 
Aufgabe,  da«  grosse  Gebiet  der  Chemie  und  chcmi»  hen 
Technik  soweit  zutarameniefaucn,  das*  e*  dem  Nach- 
schlagenden ermöglicht,  «ich  über  alle  ihm  selbst  ferner 
stehenden  Spezialgebiete  ru  informieren  und  du  «u 
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rekapitulieren,  wai  dem  Chemiker  sonst  bei  der  Mannig- 
faltigkeit der  Einzelzweige  seiner  Wissenschaft  garnicht 
gegenwärtig  bleiben  kann;  letzteres  gilt  besonders  auch 
von  Neuerungen,  die  berücksichtigt  wurden,  soweit  sie 
sich  praktisch  bewährt  haben  and  soweit  zuverlässige 
Angaben  darüber  zu  erhalten  waren. 

In  rein  alphabetischer  Anordnung  und  kurzer  präg- 
nanter Darstellung  berücksichtigt  das  Buch,  nach  grossen 
Schlagwortgruppen  geordnet,  alle  für  die  chemische 
Industrie  sowie  für  den  praktischen  Gebrauch  im  chemi- 
schen Laboratorium  wichtigeren  Stoffe  und  Produkte, 
weiter  die  Materialien  zu  ihrer  Erzeugung,  dann  die 
Fabrikationsmaschinen  und  Apparate,  Untersuchung*- 
instrumente,  Gerätschaften  11.  s.  w. 

Bei  den  einzelnen  Artikeln  sind,  soweit  thunlicli, 
die  Formeln,  Atom-  bezw.  Molekulargewichte,  dir 
wichtigen  und  üblichen  Darstellungsmethodcn  mit  den 
Reaktionsgleichungen,  spez.  Gewichte,  Schmelz-  und 
Siedepunkte,  Lösungskocflizienten,  thermo-  und  elektro- 
chemische Daten,  tabellarische  Uchersichtcn  u,  s.  w.  ver- 
zeichnet — alles  nach  Möglichkeit  dem  derzeitigen 
Stande  der  Technik  angepasst.  Schliesslich  dürfte  sich 
die  Angabe  der  jeweilig  für  die  einzelnen  Chemikalien. 
Apparate  und  Utensilien  geltenden  Preise  alt  besonders 
wertvoll  erweisen. 

Als  eine  der  beachtenswertesten  Neuerungen  neunen 
wir,  dass,  soweit  angängig,  bei  den  wichtigeren  Artikeln 
die  technischen  Prüfungsmethoden  eingefügt  worden  sind. 
Sehmldt-Hennlgker,  Frtedr.  Elektrotechnikers 
litterarlsches  Auskunftsbuch  der  Jahre  1894 
bis  1903.  Mit  Schlagwortregister.  7.  ergänzte  Auf- 
lage. Leipzig  1903,  Verlag  von  Oskar  Leine r.  Preis 
M.  1,25. 

Wir  haben  bereits  bei  früheren  Besprechungen  auf 
die  Vorzüge  dieses  Werkes  hingewiesen  und  können  das 
damals  Gesagte  nur  wiederholen.  Dasselbe  bildet  eine 
sehr  sorgfältig  «lurchgeführte  Zusammenstellung  aller 
Publikationen  auf  dem  Gebiete  der  Elektrotechnik  und 
auch  der  Elektrochemie  in  dem  genannten  Zeitraum  and 
ist  als  Nachschlagewerk  sehr  wertvoll. 

Ferchland,  Dr.  phil.  P.  Grundriss  der  reinen 
undangewandten  Elektrochemie.  Mit 59 Figuren 
im  Text.  Halle  a.  S.,  Verlag  von  Wilhelm  Knapp. 
1903.  Preis  M.  5,—. 

In  «lern  vorliegenden  Werke  ist  derjenige  Teil, 
welcher  die  angewandte  Elektrochemie  enthält,  gegen- 
über dem,  welcher  von  der  sogenannten  reinen  oder, 
wie  es  vielleicht  richtiger  hiesse,  theoretischen  Elektro- 
chemie handelt,  entschieden  zu  kurz  gekommen.  Während 
der  letztere,  also  der  theoretische  Teil  nicht  weniger 
als  234  Seiten  umfasst,  ist  der  erstere  auf  29  Seiten  ab- 
gehandelt I Abgesehen  davon,  dass  demnach  der  Titel 
des  Buches  die  an  den  Inhalt  gestellten  Erwartungen 
nur  unvollkommen  rechtfertigt,  ist  speziell  in  dem  zweiten 
Teile  nur  eine  recht  lückenhafte  Darstellung  dessen, 
was  die  elektrochemische  Technik  leistet,  gegeben.  Es 
sei  in  dieser  Beziehung  nur  erwähnt,  dass  wichtige 
Prozesse,  wie  z.  B.  die  Elektrometallurgie  des  Eisens, 
die  Darstellung  des  Schwefelkohlenstoffes  auf  elektro- 
chemischem Wege  u.  s.  w.  überhaupt  ganz  fehlen. 
Ausserdem  ist  auch  dieser  Abschnitt,  besonders  in  der 
Einleitung,  reichhaltig  mit  theoretischen  Kalkulationen 
durchsetzt,  die  für  die  Praxis  rum  Teil  recht  wenig 
Wert  haben.  Die  Einteilung  in  anodische  Prozesse, 
denen  gegenüber  wir  die  kaihodischen  vergeblich  suchten, 
ist  auch  eine  recht  sonderbare  nnd  erinnert  an  die 
Klassifikations-Bestrebungen  vergangener  Perioden  der 
naturwissenschaftlichen  Forschungen,  au  Perioden,  die 
durch  die  Aufstellung  von  Linnee's  Pflanzen?  vstem 
ui  c ntu  kcklungsgeschichtlicher  Hinsicht  am  besten,  aber 
zugleich  auch  am  unglückseligsten,  charakterisiert  sind. 
''Htr  wenig  befriedigend  sind  nuch  die  Kapitel  über 
piunärc  und  sekundäre  Elemente,  und  besonders  l»ei 


letzteren  hätte  die  Priorität  Jungners  gegenüber  Ed  i so  n 
anlässlich  des  nach  dem  letzteren  genannten  Akkumulators 
wenigstens  Erwähnung  verdient. 

Besser  gelungen  als  der  zweite  Teil  ist  dem  Ver- 
fasser der  erste,  wennschon  man  sich  auch  hier  sogleich 
gegen  den  ersten  Satz,  der  die  Definition  der  Elektro- 
chemie enthält,  wenden  muss,  der  keine  vollständige 
und  vor  allem  keine  unanfechtbare  Erläuterungen  des 
Begriffes  der  Elektrochemie  enthält.  Insbesondere  gebt 
aus  dieser  Definition  absolnt  nicht  hervor,  dass  der 
elektrische  Strom  geradezu  das  auslösende  Moment 
chemischer  Wirkungen  in  den  meisten  Erscheinungen 
darstellt,  die  wir  als  elektrochemische  bezeichnen,  und 
dass  umgekehrt  die  chemischen  Vorgänge  die  Ursache 
elektrischer  sein  können.  Im  übrigen  aber  muss  kon- 
statiert werden,  dass  die  theoretischen  Grundlagen  der 
Elektrochemie,  welche,  wie  bereits  erwähnt,  den  grössten 
Teil  des  Werkes  füllen,  in  klarer  and  deutlicher  Weise 
abgehandelt  sind,  and  dass  die  neuesten  Fortschritte  der 
theoretischen  Erkenntnis  vollständig  einbezogen  wurden. 
Es  wird  daher  das  Werk  für  alle  diejenigen,  die  sich  mit 
den  modernen  Theoricen  der  Elektrochemie  bekannt 
machen  wollen,  ein  guter  und  hinreichend  ausführlicher, 
wegen  der  Klarheit  der  Diktion  nnd  des  logischen  Auf- 
baues der  Darstellung  sogar  ein  empfehlenswerter 
Führer  sein. 

Wagner,  Julius.  Ueber  den  Anfangsunterricht 
ln  der  Chemie.  Nach  der  am  28.  Februar  1903  in 
der  Aula  zu  Leipzig  gehaltenen  Antrittsvorlesung. 
I^eipzig  1903,  Verlag  von  Johann  Ambrosius  Barth. 
Preis  M.  1,20. 

BiSCän,  WUh.,  Direktor  des  städt.  Elektrotechnikums 
in  TepUtc-  Was  ist  Elektrizität?  Eine  Studie 
Uber  das  Wesen  der  Elektrizität.  Verlag  von  Hach- 
meist  er  Ar  Thal  in  Leipzig.  Preis  M.  1,50. 

Rauter,  Dr.Gust.  Allgemeine  ehemisehe Techno- 
logie. G.  J.  Goschen' sehe  Verlagbuchhdlg.,  Leipzig. 
Preis  geb.  80  Pfg. 

Däcombe,  L.  La  eompresslbllltA  des  gaz  r£als 

(Collection  Scientia).  C.  Naud,  Editeur,  3,  Rue 
Racine,  Paris.  Preis  2 fr. 

Ozard,  Eilide,  Chimiile  imlintriel.  La  praetiqu* 
des  fermentatlons  Industrielles,  i Figuren 
(Encyclopldie  scientifique  des  Aide-Memoire).  Verlag 
von  Gauthier-Villars,  Paris.  Broschiert  2 fr.  50  c.. 
kartonniert  3 fr. 

Gulllet,  L£on,  Docteur  es  Sciences,  Ingenieur  des  Art* 
et  Manufactures,  Professeur  de  Technologie  chimique 
au  College  libre  des  Sciences  sociales.  LTndustrie 
des  mötalloldes  et  de  leurs  d6rlv6s.  28  Figuren 
(Encjclopldle  seien tifirjue  des  Aide-Memoire).  Verlag 
von  Gauthier-Villars.  Paris.  Broschiert  2 fr.  50  c.. 
kartonniert  3 fr. 

Krauss,  A.,  dipl.  Ilütten-lngenieur.  Eisenhütten- 
kunde. 2 Bände.  G.  J.  Göschen 'sehe  Verlags- 
buchhdlg.,  Leipzig.  Preis  pro  Band  80  Pfg. 

In  den  beiden  Bändchen  über  Eisenhüttenkunde, 
welche  für  Studierende,  sowie  zum  Selbststudium  bestimmt 
sind,  werden  in  gedrängter  Form  an  Hand  von  Zeich- 
nungen und  Photographieen  die  Eigenschaften  sowohl 
wie  die  Erzeugung  des  Roh-  und  Schmiedeisens  erläutert. 
Der  Verfasser  erwähnt  dabei  auch  die  Anlagekosten 
und  die  hauptsächlichsten  Konstrukrionsregeln  für  den 
Entwurf  der  Apparate,  doch  ist  bei  eingehenderem  Stadium 
die  Benützung  der  angegebenen  Litterntur  erforderlich. 
May,  Dp.  Osear,  Ingenieur,  Frankfurt  a.  M.  An- 
weisung: für  die  Behandlung:  elektrischer 
Licht-  und  Kraft- Anlagen.  Ladenpreis  geb.  75 Pf., 
geh.  60  Pf. 

Das  kleine  Buch  behandelt  in  gedrängter  Kürze  und 
gemcinfnsslicher  Darstellung  die  Anforderungen,  welche 
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sich  aus  den  Sicherheits-Vorschriften  de*  Verbände* 
Deutscher  Elektrotechniker  und  aus  den  Vorsichts- 
Bedingungen  der  Feuerversicherungs-Gesellschaften  für 
die  Behandlung  elektrischer  Licht-  und  Kraft- Anlagen 
beim  Gebrauche  ergeben  und  ist  zur  Belehrung  des 
Publikums  bestimmt.  Es  betont  namentlich,  «lass  alle 
über  den  normalen  Gebrauch  solcher  Anlagen  hinaus- 
gehenden  Eingriffe  unstatthaft  sind  und  dass  insbesondere 
alle  Arbeiten,  wie  Reparaturen,  Erweiterungen,  Ver- 
änderungen, einem  Installateur  Übertragen  werden 
müssen,  falls  nicht  der  Besitzer  der  Anlage  Über  ein 
fachmässig  gebildetes  und  erfahrenes  Inslallationspersontd 
verfügt. 

Spiegel,  Dr.  Leopold,  Privatdozent  an  der  Universität 
Berlin.  Der  Stickstoff  und  seine  wichtigsten 
Verbindungen.  Mit  eingedruckten  Abbildungen. 
Braunschweig.  Druck  und  Verlag  von  Friedrich 
Vieweg  & Sohn.  1903.  Preis  geh.  M.  20, — , geb. 
M.  22,—. 

Es  mag  etwas  über  zehn  Jahre  her  sein,  als  auf 
der  Naiurforscherversamtnlung  Curtius  den  Ausspruch 
tat,  dass  das  von  ihm  dargestellte  Hydrazin  den  Aus- 
gangspunkt einer  Gruppe  von  Verbindungen  darstclle, 
deren  Zahl  eine  unendlich  grosse  sei,  und  dass  wir 
vielleicht  bald  das  Recht  haben,  ebenso  wie  von  einer 
Chemie  des  Kohlenstoffs  von  einer  solchen  des  Stick- 
stoffs zu  reden.  Wenn  sich  nun  auch  dieser  Ausspruch 
nicht  gaex  erfüllt  hat,  so  enthält  er  doch  eine  grosse 
Wahrheit,  eine  Wahrheit,  die  bislang  viel  zu  wenig  ge- 
würdigt worden  ist.  Ebenso  wie  man  sich  erst  in 
jüngster  Zeit  darüber  klar  wurde,  dass  der  Stickstoff 
in  nicht  minderem  Masse  als  der  Sauerstoff  den  Namen 
einer  »Lebensluft«  verdiene,  und  wie  man  sich  erst 
seit  kurzem  bemüht,  die  ungeheuren  Siickstoffmengen 
der  Luft  in  eine  praktisch  verwertbare  Form  über- 
zuführen, so  ist  man  auch  erst  vor  noch  nicht  allzu- 
langer Zeit  dazu  gelangt,  die  Rolle  des  Stickstoffs  in 
der  organischen  Chemie  richtig  zu  würdigen.  Es  ist 
daher  sicher  ein  ausserordentlich  verdienstvolles  Unter- 
nehmen, wenn  der  Verfasser  de*  vorliegenden  Werkes 
alles  das  zusammenstellt,  was  wir  als  »Stickstoff- 
verbindungen« bezeichnen  können.  Es  muss  gleich 
von  vornherein  hervorgehoben  werden,  dass  ein  wesent- 
licher Vorzug  dca  Werkes  in  der  ausserordentlich  klaren 
und  übersichtlichen  Anordnung  des  reichhaltigen  Stoffes 
besteht,  wodurch  es  ermöglicht  ist,  jede  gewünschte 
Verbindung  leicht  und  mit  Sicherheit  nufzufinden.  Das 


Werk  verdient  umsomehr  ein  zeitgemässes  genannt  xu 
werden,  als  wir  zweifellos  am  Anfänge  einer  Ent- 
wickelung stehen,  die  durch  die  Arbeiten  von  Erl  wein 
und  Frank  eingeleitet  worden  ist  und  die  in  nächster 
Zeit  bedeutende  Dimensionen  annehmen  dürfte,  um- 
somehr, da  sich  zweifellos  die  Arbeiten  der  Chemiker 
von  nun  an  mehr  als  bisher  der  Chemie  des  Stick- 
stoff* xuwenden  werden.  Durch  eben  diese  erwähnten 
und  noch  einige  andere  Arbeiten  ist  das  Bach  in  dem 
Momente,  wo  wir  dies  schreiben,  bereits  etwas  überholt, 
und  dieselben  sind  darin  nicht  mehr  in  dem  ge- 
bührenden Masse  berücksichtigt.  Aber  gerade  diese 
Verhältnisse,  weit  entfernt,  einen  Fehler  darzustellen, 
sind  im  Gegenteil  ein  Grund  für  uns,  die  Anschaffung 
des  Werkes  aufs  angelegentlichste  zu  empfehlen,  denn 
sie  zeigen,  dass  wir  an  einem  Wendepunkte  stehen,  an 
dem  die  Forschung  eine  neue  Richtung  nehmen  wird, 
und  gerade  mit  Rücksicht  auf  diese  neue  Richtung 
ist  ein  Werk,  das  alle*  bisher  auf  den  Stickstoff  be- 
kannte in  zusammenfassender  und  übersichtlicher  Form 
enthält,  im  vollsten  Sinne  de*  Worte»  ein  Bedürfnis^ 

Tammann,  Gustav,  Ö.  Oe.  Prof,  an  der  Univcriität 
zu  Göttingen.  Kristallisieren  und  Schmelzen. 
Ein  Beitrag  zur  Lehre  der  Aenderungcn  de*  Aggregat - 
zustande«.  Mit  88  Abbildungen.  Leipzig.  Verlag 
von  Johann  Ambrosius  Barth.  1903.  Preis  geh. 
M.  S, — , geb.  M.  9, — . 

Das  Gebiet  des  Kristallisierens  und  Schmelzen*  ist 
bisher  in  verhältnismässig  geringem  Masse  Gegenstand 
der  wissenschaftlichen  Erforschung  gewesen,  und  man 
kann  ruhig  behaupten,  dass  seit  Berzelius  und  seinen 
Schülern  eigentlich  neue  Thataachen  nicht  gefunden 
worden  sind.  Wenn  auch  das  vorliegende  Werk  solche 
Thataachen,  die  den  Kern  der  Sache  treffen,  die  uns 
also  über  die  letzten  Ursachen  der  Erscheinungen  Auf- 
schluss geben,  vermissen  lässt,  so  hat  es  doch  den  un- 
bestreitbaren Vorzug,  die  Bahnen  gezeigt  zu  haben,  in 
denen  sich  die  wissenschaftliche  Forschung  bewegen 
kann.  Es  hat  den  weiteren  Vorzug,  die  ganze  Summe 
Jes  bisherigen  und  des  darin  neu  niedergelegten 
Wissens  in  systematischer  Anordnung  zu  bringen.  Das 
Ganze  ist  weit  davon  entfernt,  bereits  nngeschlossen  zu 
sein,  und  es  stellt,  wie  der  Verfasser  selbst  sagt,  nur 
einen  Ruhepunkt  dar.  Es  sei  deshalb  auch  der  Be- 
achtung aller  derjenigen  empfohlen,  die  sich  über  den 
gegenwärtigen  Stand  der  Frage  unterrichten  oder  seihst 
wissenschaftlich  in  derselben  thätig  sein  wollen. 


GESCHÄFTLICHES 


Nürnberg.  Die  Firma  Akkumulatoren -Werke 
Thalkirchen-München,  Patent  Kcrnauel-Hesse, 
G.  m.  b.  H.,  ist  erloschen.  Die  Vertretungsbefugnis 
der  Liquidatoren  ist  beendet. 

Akkumulatoren-  und  ElektrlzltÄts-Werke 
Aktlengesellschart  vorm  W.  A.  Boese  & Co., 
Berlin.  In  Frankfurt  a.  M.,  Moselstr.  IO,  ist  ein  Zweig- 
bureau errichtet  worden,  mit  dessen  Leitung  der  Prokurist 
Herr  Krohne  betraut  wurde. 

Bern.  Schweizerische  Gesellschaft  für 
elektrochemische  Industrie.  Die  Generalver- 
sammlung genehmigte  die  Fusion  mit  der  Elektrizitäis- 
gesellschaft  I.onza  und  beschloss  demzufolge  Auflösung 
der  Gesellschaft. 

Nordhausen.  In  der  Sitzung  des  Bezirksaus- 
schusses des  Regierungsbezirks  Erfurt  wurde  der  Antrag 
des  Herrn  Bergwerksbesitzcra  Zimmer  in  Wilhelms- 
höhe bei  Kassel,  betr.  Erteilung  der  Genehmigung  zur 
Errichtung  einer  Kslifabrik  bei  Kleinfurra,  angenommen. 


Hannover.  Die  Alkaliwerke  Ronnenberg  er- 
hielten vom  Bezirksausschuss  die  Konzession  zum  Bau 
einer  Clorkaliumfabrik. 

Adolph  Hohnholz,  Rheydt.  Das  Kabelwerk 
Rheydt  Aktiengesellschaft  hat  das  Geschäft  des 
Herrn  Adolph  Hohn  holz,  Fabrik  aller  Sorten  isolierter 
Leitungen,  Kabel,  Schnüre,  Drahtzieherei  und  Gummi- 
fabrik käuflich  erworben. 

Neue  Kabel-  und  Akkumulatorenfabrik  ln 
Belgien.  Unter  dem  Namen  Sociale  anonyme  des 
manufactures  de  cabies,  nccumula  teurs  et 
appar  eils  c lectriqucs  ist  in  Senesse  eine  Gesellschaft 
zur  Herstellung  von  Kabeln,  elektrischen  Akkumu- 
latoren u.  a.  w.  gegründet  worden. 

Volt -Ampere  - Gesellschaft  Fleisehmann 
& Co , Frankfurt  a.  M.  Gesellschafter  der  neuen 
Firma  sind  der  Kaufmann  Herr  August  Fleisehmann 
und  der  Ingenieur  Herr  Adalbert  Fleischmann. 
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Zollbehandlung  von  KoilektorbQrsten.  Es 

bestehen  Meinungsverschiedenheiten  Uber  die  Zollbe- 
handlung  von  Kollektorbürsten,  welche  aus  graphit- 
haltiger, plastischer  Kohle  unter  Zusatz  von  Kautschuk- 
lösung u.  s.  w.  hergestellt  sind.  Ein  Teil  dieser  Ware 
ist  auf  elektrolytischem  Wege  verkupfert  und  wird 
daher  allgemein  schon  wegen  dieser  Metallverbindung 
der  No  13  g des  Zolltarifs  zum  Satze  von  30  Mark  für 
den  Doppelzentner  zugewiesen.  Nicht  verkupferte 
KollektorbUrsten  dieser  Art  sind  dagegen  bisher  von 
einreinen  preussischen  Zollstellen,  abweichend  von  dem 
in  anderen  Bundesstaaten  Üblichen  Verfahren,  als  Blöcke 
bezw.  Platten  aus  plastischer  Kohle  nach  No.  13  de* 
Tarifs  zum  Satze  von  3 Mark  für  den  Doppelzentner 
verzollt  worden.  Zur  Herbeiführung  eines  einheitlichen 
Verfahrens  bestimme  ich,  dass  künftig  auch  die  nicht 
verkupferten  KollektorbUrsten  nach  No.  13  g des 
Zolltarifs  zum  Satze  von  30  M.  für  den  Doppelzentner 
zu  verzollen  sinu.  (Erlass  des  preussischen  Finanz- 
ministers.) 

Akkumulatorenfabrik  Akt.-Ges.,  Berlin.  — 
Akkumulatorenwerke  System  Pollak,  Akt,- 
Ges.,  Frankfurt  a.  M.  Das  Anerbieten  der  Akkumu- 
latorenfabrik  Akt.-Ges.  Berlin,  betreffend  Ankauf  von 
Aktien  Jer  Akkumulatorenwerke  Pollak  haben,  wie 
der  »B.  B.  C.«  hört,  die  Besitzer  von  mehr  als  */l0 
des  Aktienkapitals  der  zuletzt  genannten  Gesellschaft 
angenommen. 

Dr.  Heinrich  Göckel  in  Berlin  W.,  König- 
gxfttzerstr.  19,  hat  das  Institut  Dr.  Sauer  und 


Dr.  Gockel,  das  wir  in  Jahrgang  1901,  S.  213,  unserer 
Zeitschrift  besprochen  haben,  übernommen  und  führt 
dasselbe  unter  seinem  eigenen  Namen  weiter.  Das- 
Institut  (physikalisch-chemisches  Institut)  gibt  in  zwang- 
loser Reihenfolge  Nachrichten  heraus,  von  denen  No.  2 
erschienen  ist,  die  auf  Verlangen  Interessenten  gern 
zugesandt  wird  und  Abhandlungen  über  Verbesserungen 
an  Apparaten  zur  Titration,  Prüfung  von  Messinstrumenten, 
Reagentien  usw.  enthält. 

Halle  a.  S.  N.  Gresaler,  Fabrik  technisch- 
chemischer  Apparate.  Die  Prokura  des  Herrn 
Dr,  Eduard  Luhmann  ist  erloschen.  Dem  Kaufmann 
Herrn  Ernst  Nagel  in  Halle  a.  S.  ist  Prokura  erteilt. 

Eingesandt«  Preislisten: 

Akkumulatoren  werke  Zinnemann  & Co., 
Berlin  NW.  5,  Stendalerstr.  4.  Liste  über  Akkumu- 
latoren für  transportablen  Betrieb.  Dieselbe  enthält 
eine  grosse  Anzahl  von  Typen  für  die  verschiedensten 
Zwecke,  darunter  solche  für  tragbare  Belcuchtungs- 
gegeustände,  Automobilen  usw.  usw. 

C.  Conrndtv,  Fabrik  elektrischer  und 
galvanischer  Kohlen  in  Nürnberg.  Die  pracht- 
voll und  originell  ausgestattete  Liste  erstreckt  sich  auf 
Beleuchtungskohlen,  Kohlen-Elektroden , galvanische 
Kohlen,  Kohlenstifte  für  Elemente,  Kohlen  für  elektrische 
Sch  weisszwecke,  Kohlenschleifkontaktc,  Mikrophon- 
Kohlen  und  Kohlenfabrikate  verschiedener  Art.  Dieselbe 
sei  der  Beachtung  unserer  Leser  bestens  empfohlen. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

Zusnmincngestcllt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  B.  Dalchow , Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Patent-  Erteilungen. 

Kl.  21b.  >46307.  Verfahren  zur  Herstellung  nega- 

tiver Polelektfdcn  für  Primär-  und  Sekundär-Etcmenie 
unter  Verwendung  loser  Meullstücke.  W.  Heinrich 
Roth.  Sulingen.  11.  Industriestr.  1. 

Kl.  2 1 d*  146311.  Einrichtung  zur  Verhinderung  der 
Ueberladung  von  Sammlerbatterien.  Adolf  Acker 
mann,  Frankfurt  a.  M.,  Niddastr.  109. 

Kl.  40a.  146503.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

metallisch  reinem  'Thorium  oder  Yttrium  oder  Le- 
gierungen dieser  Metalle.  Siemens  & llalske, 
Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21a.  146595.  Elektrolytischer  Elektrizitätszähler. 

Jose  Bntle  y Ilernandez,  Eduard«*  Mler  y 
Miura.  Luis  de  la  Pena  y l'rana  u.  Jose 
Benito  Ort  eg  a,  Madrid. 

KI.  21g.  14662s.  Elektrolytischer  Unterbrecher.  Elektro- 
technisches Laboratorium  Aschaffenburg,  Spezial- 
fabrik von  Röntgen- Apparaten.  Friedrich  Dessauer, 
Aschaffenburg. 

Kl.  40a.  146069.  Aualgamicrvorrichtang,  bei  welcher 

der  goldführende  Schlamm  in  offenen  'Trögen  exccn- 
irisch  gelagerte  und  mit  Längsrippen  oder  Schaufeln 
versehene  amalganiierte  Kupfertrommeln  treibt  und 
durch  an  den  Boden  der  einzelnen  Tröge  ange- 
ordnete  Quecksilbermassen  amalgamiert  wird.  John 
I.  Hill«  Denver,  V.  St.  A. 

Kl.  48 d.  146437.  Vorrichtung  zum  Aetzen  von 
Mclnllplalten  usw.  Johann  Axel  Uolström,  Rom. 

Kl.  48  a.  146608.  Zirkulationsvorrichtung  für  hinter- 
einander geschaltete  elektrolytische  Bäder  zur  Her- 
stellung galvanischer  Niederschläge.  Paul  Einst 
Presch! in,  Schladern  a.  d.  Sieg. 

Kl.  12b.  146965.  Elektrolytischer  Apparat.  Francis 

Edward  Elmore,  London. 


Kl.  40a.  *46945.  Verfahren  zum  Auslaugen  von  ge- 

mahlenen Zinnschlackcn,  Elektrochemische  Fabrik- 
Kempen  n.  Rh.  (Dr.  Brandenburg  & Weyland, 
Kempen  a.  Rh.) 

Kl.  85  a.  146997.  Verfahren  zum  Reinigen  und 
Sterilisieren  uon  Wasser  und  anderen  Flüssigkeiten 
unter  Verwendung  von  elektrischem  Strom  und  atmo- 
sphärischer Luft.  Hermann  Koschmicder.Charlotteo- 
bürg,  Stuttgnrterplatz  4. 

Kl.  21b.  147468.  Polelektrode  für  Akkumulatoren 

mit  der  aktiven  Masse  beigemischtem  Graphit. 
Thomas  A.  Eidson,  Lyeewellyn  Park,  V.  St.  A. 

Kt.  21b.  147659.  Verfahren  zur  Herstellung  von 

Sammlerplatten-  aus  Bleioxydmasse.  Dr.  Hippolite 
Celcstre  u.  Chevalier  Kranccsso  Gondrand, 
Mailand. 

Kl.  2lb.  147582.  Elektrischer  Schachtofen  für  metallur- 
gische Zwecke.  Charles  Albert  Keller,  Paris. 

Gebrauch  s must  er. 

Kl.  21b.  20750t.  Schmelzofen  für  Porzellan  u.  dgl. 

hauptsächlich  für  zahnärztliche  Zwecke,  aus  einem 
die  Leitungsdrähtc  mit  Asbestschicht  umschliessenden 
und  mit  einer  Vorwirroerplatte  versehenen  Aussen 
■nantel  und  einem  auswechselbaren  Innenmantel  aus 
Chamotte  oder  dgl,  Düsseldorfer  Dental-Gesellschaft. 
Ehrlich  ik  Schnall,  Düsseldorf. 

Kl.  2th.  207758.  Mit  einem  in  Isoliermnsse  einge- 
betteten Nick  elblech  band  als  I.eiter  des  elektrischen 
Stromes  spiralförmig  umwickelter  Heizkörper.  Ludwig 
Lutz,  Bludenz. 

Kl.  2tb.  208272.  Mit  gasdurchlässigen  and  zugleich 
säurebeständigen  Substanzen  gefüllter  Filtriervenchlins 
für  Akkumulatoren.  Hermann  Rathgens,  Witten 
a.  d.  Ruhr. 


Fut  die  Reduktion  verantwortlich:  Dr.  Albert  Neuburger,  Berlin  W.6».  Verlag  von  M.  Krayn,  Berlin  W.  35. 
Gedruckt  bei  Imberg  & l.efson  in  Berlin  SW. 
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ÜBER  DIE  BEI  DER  ELEKTROLYSE  VON  SALZEN  ABSORBIERTE 
WÄRME  UND  DAS  PRINZIP  DER  MAXIMALEN  ARBEIT. 

Von  D.  Tomtnasi. 


1 .  Wenn  man  eine  Lösung,  welche  einMole- 
kül  Silbernitrat,  1.2.4,  8,  »6  und  32  Moleküle 
Kupfernitrat  und  100  Moleküle  Wasser  ent- 
hält, elektrolysiert,  so  tritt  eine  Zersetzung 
des  Kupfernitrats  bekanntlich  erst  dann  ein1), 
wenn  in  der  Lösung  etwas  mehr  als 
30  (NO,),  Cu  auf  NO,  Ag  vorhanden  ist. 
Wenn  man  den  Gehalt  an  Kupfernitrat  noch 
weiter  erhöht,  so  kommt  man  schliesslich 
zu  einem  Punkte,  wo  der  Niederschlag  auf 
jedes  Atom  Kupfer  zwei  Atome  Silber  enthält. 

Wenn  in  der  Lösung  2 Moleküle  Silber- 
nitrat und  87  Moleküle  Kupfernitrat  vor- 
handen sind,  so  erhält  man  als  Produkt  der 
Elektrolyse  ein  Atom  Silber  und  ein  Atom 
Kupfer. 

Nun  müsste  nach  dem  Sprague’schen 
Gesetze*),  welches  das  reziproke  zum  Prinzip 
der  maximalen  Arbeit  darstellt,  das  Silber- 
nitrat zunächst  zersetzt  werden  und  dann  das 
Kupfernitrat,  weil  die  Zersetzungswärme 


*)  Siebe  D.  Tommaii,  Traite  d'EIektrochimie 

S.  a5. 

*)  Die  an  den  Elektroden  frei  werdenden  Sub- 
stanzen sind  diejenigen,  die  beim  Freiwerden  am 
wenigsten  ipeiifische  Energie  absorbieren. 


dieser  Verbindung  (52,3  Kal.*)]  die  Zer- 
setzungswärme einer  gleichwertigen  Menge 
Silbernitrat  [2  NO,  Ag  = (7,4  Kal.*)]  über- 
steigt; und  doch  haben  wir  eben  gesehen, 
dass  die  Zusammensetzung  des  Metallnieder- 
schlages je  nach  dem  Gehalt  an  Kupfer- 
nitrat und  Silbernitrat  in  der  der  Elektro- 
lyse ausgesetzten  Lösung  variierte. 

2.  Nach  den  thermischen  Daten  müsste, 
wenn  eine  Lösung  von  Kaliumchlorat  der  gleich- 
zeitigen Einwirkung  von  elektrolytischem 
Wasserstoff  und  Sauerstoff  ausgesetzt  wird, 
eher  eine  Reduktion  als  eine  Oxydation 
stattfinden.  Die  Reduktion  des  Chlorats 
entwickelt  nämlich. 

C10,K  + 3Ha  = ClK-]-3H,0  . . 224,4  Kal., 
während  bei  der  Oxydation 

C10,K  + 0 = CI0,K  17,6  Kal. 

frei  werden.  Und  doch  beweist  der  Versuch, 
dass  das  Chlorat  sich  in  Perchlorat5)  um- 
wandelt. 

3.  Wenn  man  eine  Lösung  von  Wasser- 
stoffsuperoxyd (HaOa)  mit  Schwefelsäure  an- 

9)  und  *)  Die  Bildungswärmen  nach  dem  To  mm  mi- 
lchen Geietz  der  thermischen  Konstanten  berechnet. 

•) Siehe  D.  Tommaii,  Trait£  d’Electrochimie.p.33. 
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säuert,  so  erhält  man  am  negativen  Pole  in- 
folge der  Zersetzung  des  Wassers  eine  Ent- 
wicklung von  Wasserstoff,  während  eine 
Reduktion  des  Superoxyds  nicht  stattfindet. 
Wie  kann  man  nun  erklären,  dass  der  elektro- 
lytische Wasserstoff,  der  doch  eine  Menge 
Körper  reduziert,  deren  Zersetzung  Wärme 
absorbiert,  auf  das  Superoxyd  des  Wasserstoffs 
keinen  Einfluss  hat,  dessen  Zersetzung  viel- 
mehr mit  Entwicklung  von  Wärme  statt- 
findet? 

Mit  anderen  Worten,  warum  zersetzt 
der  Strom  lieber  das  Wasser,  dessen  Zer 
setzungswärme  — 6g  Kal.  beträgt,  als  auf 
das  Wasserstoflsuperoxyd  einzuwirken,  dessen 
Zersetzungswärme  — |—  2 1 ,6  Kal.  ausmacht? 

4.  Wir  haben  eine  ähnliche  Erscheinung 
an  folgendem  Element  festgestellt*) : 

Zink,  angesäuertes  Wasser;  poröses 
Gefäss,  Wasserstoffsuperoxyd  mit  Zufügung 
eines  Tropfens  Kupfersulfatlösung,  Platin. 

Bei  diesem  System  tritt  nämlich  der 
Kupferniederschlag  auf  Platin  auf,  sobald 
der  Strom  geschlossen  wird  und  lange  bevor 
das  Wasserstoffsuperoxyd  zersetzt  worden  ist. 

Man  beobachtet  also  in  diesem  Falle 
die  seltsame  Erscheinung,  dass  der  von  der 
Zersetzung  des  Wassers  herrührende  Wasser- 
stoff lieber  das  Kupfersulfat  reduziert,  eine 
exothermische  Verbindung,  deren  Zersetzung 
daher  Wärme  absorbiert,  als  das  Wasserstoff- 
superoxyd, eine  endothermische  Verbindung, 

«)  Ehendasell>«t,  p.  526. 


deren  Zersetzung  vielmehr  mit  Wärme- 
entwicklung stattfindet. 

Aus  der  Gesamtheit  dieser  Untersuchung 
lassen  sich  folgende  Gesetze  ableitcn: 

1.  Wenn  ein  Körper  zwei  chemischen 
Einwirkungen  ausgesetzt  wird,  so  tritt  die 
Reaktion,  welche  die  grösste  Wärme  ent- 
wickelt, mit  Vorliebe  ein,  vorausgesetzt, 
dass  sie  sich  einleiten  lässt. 

2.  Von  zwei  chemischen  Reaktionen 
tritt  diejenige,  welche  zu  ihrer  Einleitung  das 
Mindestmass  an  Wärme  oder  Energie  er- 
fordert, stets  mit  Vorliebe  ein,  selbst  wenn 
sie  weniger  Wärme  als  die  andere  Reaktion 
entwickelt. 

Aus  dem  eben  Dargelegten  ergiebt  sich, 
dass  das  Prinzip  der  maximalen  Arbeit 
durchaus  unzutreffend  ist  und  dass  es  aus 
diesem  Grunde  zu  wünschen  wäre,  wenn 
man  es  durch  ein  neues  Prinzip  ersetzte, 
das  der  Erfahrung  besser  entspräche.  Dieses 
neue  thermochemische  Prinzip,  welches  wir 
das  Prinzip  der  minimalen  Arbeit  zu 
nennen  Vorschlägen,  würde  dann  folgender- 
massen  auszusprechen  sein: 

Diejenige  chemische  Reaktion,  welche 
zu  ihrer  Einleitung  das  Mindestmass  von 
Energie’)  erfordert,  tritt  stets  mit  Vorliebe 
ein,  ganz  abgesehen  von  der  Wärmemenge, 
welche  diese  Reaktion,  sobald  sie  einmal 
eingeleitet  ist,  entwickelt  oder  absorbiert 


T)  Wärme-,  Licht-,  elektrische  Energie  etc.  etc. 


ÜBER  DIE  ELEKTROCHEMISCHE  REDUKTION 
EINIGER  NITROKÖRPER  DER  NAPHTHALIN-,  ANTHRACEN- 
UND  PHENANTHRENREIHE. 

Von  Joh.  Möller.  (Schlau.' 


Eine  Stickstoffbcstimmung  gab  folgende 
Zahl:  0,1205  g Substanz  gab  19,8  ccm 
feuchten  Stickstoff  bei  22*  und  750  mm 
= 17,57%  N.  Die  Formel  ver- 

langt 17,72  % N. 

In  ganz  analoger  Weise  lieferte  das  1,8- 
Dinitronaphthalin  bei  der  elektrochemischen 
Reduktion  in  eisessig-schwefelsaurer  Lösung 
mittelst  Bleikathode  das  zugehörige  Diamin 
vom  F.  P.  66 — 67*  mit  vollkommen  den- 
selben Eigenschaften,  welche  das  auf  rein 


chemischem  Wege  aus  1,8-Dinitronaphthahn 
mittelst  Jodphosphor  und  Wasser  *•)  erhältliche 
zeigt. 

Die  weitere  Reduktion  der  Naphthyl- 
endiamine  kann,  wie  Bambergcr  und 
Abrahall15)  gezeigt  haben,  zu  den  Tetra 
hydronaphthylendiaminen  führen.  So  konnte 
aus  i,5-Naphthylendiamin  beispielsweise  durch 

,4)  K.  Meyer  und  Mül  t er,  ibid-,  ferner  De  A euiar 
Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Ges.  y,  309. 

■*)  Ber.  d.  Deutsch.  Chem,  Ge«.  22,  944. 
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Einwirkung  von  Natrium  auf  eine  Lösung 
desselben  in  Fuselöl  das  betreffende  Tetra- 
hydroderivat  in  Form  glasglänzender  Prismen, 
F.  P.  77*,  erhalten  werden. 


Eine  Reihe  von  Versuchen,  welche  die 
Erzielung  des  letzteren  Körpers  durch  elektro- 
chemische Reduktion  des  1,5  • Dinitro- 
naphtalin  bezweckten, 


NO,C  CI  I 

1,5-  Dinitronaphtalin 


- 4H.O 

«,  2.  3. 


CH,  C NH, 
CHtr"y-NCH 
CH.kJ^CH 
NH, CH  CH 

4 - Tetrahydronaphthylendiamin 


schlugen  fehl.  Ich  erhielt  in  eisessig- 
schwefelsaurer  Lösung  unter  Verwendung 
verschiedener  Kathoden  und  Zuführung  der 
theoretisch  benötigten  Strommenge  in  keinem 
Falle  das  t,  2.  3,  4-Tetrahydronaphthyl- 
endiamin. 

2.  Elektrochemische  Reduktion  des 
1,5  - Olnitroanthrachlnon. 

Die  elektrochemische  Reduktion  des 

1,5  - Dinitroanthrachinon  zum  Diamin  führte 
ich  bereits  früher  in  eiscssig-schwefcLaurer 

CO  NO, 

0CÖ+4H- 

NO,  CO 

1,5-  Dinitroanthrachinon 


Lösung  mittelst  Platinkathoden  durch’*).  Es 
war  nun  ferner  von  Interesse,  durch  elektro- 
chemische Reduktion  die  Bildung  von  Zwischen- 
stufen, etwa  des  t,;-Nitroainidoanthrachinon, 

1.5  • Nitrohydroxylaminanthrachinon  und 

1,5 -Dihydroxylaminanihrachinon,  zu  erzielen. 

Das  1.5  Nitrohydroxylaminanthrachinon 
konnte  auf  rein  chemischem  Wege  durch 
Einwirkung  von  Phenylhydrazin  auf  eine 
alkoholische  Losung  des  Dimtrokörpers  von 
Gattermann  und  Schmidt")  erhalten 
werden, 

CO  NH(OH) 

H-°+CCO 

NO,  CO 

1 ,5  -Nitrohydroxylamin 
anthrachinon 


ebenso  der  Dihydroxylaminkörper  durch  Reduktion  mittelst  alkalischer  Zinnchlorurlosung. 
CO  NO,  CO  NH  (OH) 

CCO  + 8H  - .H.0  + CCO 

NO,  CO  (OH)NH  CO 

1 ,5  - Dinitroanthrachinon  1 ,5  - Dthydroxylaminanthrachmon 


Die  elektrochemische  Darstellung  gelang 
mir  weder  in  saurer  Lösung  noch  alkalischer 
Suspension  mittelst  Rührvorrichtung  unter  Ver- 
wendung verschiedener  Kathoden, es  resultierte 
neben  farbstoffartigen  Körpern  stets  nur 

1.5-  Diamidoanthrachinon. 

Ebensowenig  führte  die  Reduktion  zum 

1.5- Nitroamidoanthrachinon  zum  Ziele. 

CO  NO,  CO  NO, 

COO+6H=,H.o+CCO 

NO,  CO  Nil,  CO 

1,5'Dinitroanthra-  1 ,5 -Nitroamidoanthra- 

chinon.  chinon. 

in  eisessig  - schwefelsaurer  Lösung  mittelst 
Bleikathode  resultierte  im  wesentlichen  der 
Diamidokorper. 


3.  Elektrochemische  Reduktion  des 
2 - Nitrophenanthrenchlnon. 

Das  für  die  Reduktion  benötigte  Nitro 
phenanthrenchinon  stellte  ich  nach  den  An 
gaben  von  Werner1*)  dar. 

Nach  demselben  werden  10  g Phenan 
thrcnchinon  mit  300  ccm  konzentrierter 
Salpetersäure  vom  spezifischen  Gewicht  1,4 
etwa  20  Minuten  lang  gekocht.  Die  braun 
gefärbte  Nitrierungsflussigkeit,  welche  den 
Nitrokörper  gelost  enthalt,  wird  dann  in 
Wasser  gegossen,  worauf  sich  ein  gelber 
Niederschlagausschcidet.  Nachdem  Absaugen 
und  Waschen  mit  Wasser  wird  derselbe  mit 
Alkohol  ausgekocht  zur  Entfernung  von  unver- 
ändertem Pnenanthrenchinon.  Mehrmaliges 
L'mkrystallisieren  des  Rückstandes  aus  Eis 

'•)  ~U  I.  Elektf-ochcirie.  190001,  797. 

' ' I Her.  d.  HcsIkIi.  Chru,  Uts  29,294a, 

>•)  Add.  }2i  (19021.  j}6. 
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cssig  liefert  das  2 ■ Nitrophenantlirenchinon 
in  Form  goldglanzender,  rotgelber  Hlattchen 
vom  F.  P.  257*. 

Bei  der  elektrochemischen  Reduktion 
konnten,  je  nachdem  ob  der  Kathoden- 


CO  CO 


2- Nitrophenantlirenchinon 


Wasserstoff  die  Carbonyl-  oder  Amidogruppe 
angriff,  verschiedene  Reduktionsprodukte 
entstehen.  So  beispielsweise  durch  Reduktion 
der  Carbonylgruppe  das  2-Nitrophenanthren- 
hydrochinon. 

H -<3—513  K'°' 

(OH)C  C(OH) 

2-Nitrophenanthrcnhydrochinon. 


Derartige  Verbindungen  erhielt  Jul. 
Schmidt1*)  durch  rein  chemische  Reduktion 
der  Nitrochinone  in  alkoholischer  Suspension 
mittelst  Schwefelwasserstoff. 


Aus  dem  2 ■ Nitrophenanthrenhydro- 
chinon  konnte  durch  weitere  Reduktion 
das  betreffende  Amidohydrochinon  resul 
ticren. 


NO,  + 6H  = 2HäO  + 


(OH)C  C(OH) 

2-Nitrophenanthrenhydrochinon 


> 


NH, 


(OH)C)  C (OH) 

2 - Amidophenanthrenhydrochinon 


ein  Körper,  welchen  Anschütz")  be- 
reits vor  längerer  Zeit  durch  Reduktion 
der  Nitrochinone  mittelst  Zinn  und  Salz- 
säure erhielt.  Durch  elektrochemische  Re- 


duktion konnte  ich  die  vorstehenden  Ver- 
bindungen nicht  erzielen. 

Nimmt  nur  die  Nitrogruppe  an  der 
Reduktion  teil,  so  erhält  man  aus  dem 
Nitrochinon  das  Amidochinon. 


NO,  + 6H  = 2H,0  -f 


CO  CO 
• Nitrophenantlirenchinon 


NH. 


CO  CO 

2 - Amidophenanthrenchinon 


Diese  Reaktion  gelingt  sehr  gut  auf  elektrochemischem  Wege  in  eisessig-schwefel- 
saurer Losung  unter  Verwendung  von  llleikathoden.  Die  näheren  Versuchsbedingungen 
waren  die  folgenden: 

Kathodenflüssigkeit:  1,5  gr  2-Nitrophenanthrenchinon  in  270  ccm  Eisessig  unter 
Zusatz  von  10  ccm  konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst. 

Kathode:  Bleicylinder,  Oberfläche  1,6  qdm. 

Anodenflüssigkeit:  170  ccm  Wasser  und  6 ccm  konz.  Schwefelsäure. 

Anode:  Platinblech. 


Die  für  die  Reduktion  zum  Amidochinon 
erforderlichetheoretischeStrominenge  beträgt 
0,95  Ampere-Stunden  = 57  Ampöre-Minuten 


Spannung  , 
in 

Volt 

Dauer  der  1 
Stromeinw.  : 
in  Minuten 

Stromstärke 
in  Ampere 

Ampere- 

Minuten 

3,7 

O 

1.4 

IO 

L4 

14,0 

20 

1.4 

14,0 

39 

O 

1,8 

10 

1.8 

18,0 

iX 

i,6 

13.6 

Summa  59,6 

,9)  Her.  d.  Deutsch.  Chem.  Ges.  35,  3t  17 — 3128. 
***;  Her.  d.  Deutsch.  Chem  Ges.  18.  1942. 


Die  Kathodenflüssigkeit  befand  sich  in 
einem  Becherglase  von  400—500  ccm  Inhalt, 
die  Anodenflüssigkeit  in  einer  Thonzelie. 
Die  Temperatur  des  Elektrolyten  wurde  auf 
80—90*  gehalten. 

Die  anfangs  hellgelbe  Kathodenflüssigkeit 
färbte  sich  im  Laufe  der  Elektrolyse  dunkler 
und  sah  gegen  Ende  dunkelbraun  aus- 
Nach  beendigter  Stromeinwirkung  wurde  ein 
Teil  des  F.isessigs  abdestilliert  und  der  Rest 
in  Wasser  gegossen.  Dabei  fielen  dunkel- 
violette Flocken  aus,  welche  abgesaugt  und 
mit  Wasser  gewaschen  wurden.  Nach  dem 
Umkrystallisieren  aus  Alkohol  resultierten 
schwarz-violette  Nadeln,  welche  bei  320*  noch 
nicht  schmolzen.  Eine  Stickstoffbestimmung 
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zeigte,  dass  in  demselben  das  2-Amidophenan- 
trenchinon  vorlag. 

1 583  g Substanz  gab  8,7  ccm  feuchten 
Stickstoff  bei  23*  und  756  mm  = 6,17  °,„N. 
Die  Formel  CuH,0,N  verlangt  6,27  •/,  N. 

Die  Eigenschaften  des  elektrochemisch 
dargestcllten  Produktes  glichen  denjenigen 
des  von  Werner”)  durch  Reduktion  von 
2-Nitrophenantrenchinon  mittelst  Zinn  und 
Salzsäure  erhaltenen  Amidokörpers  voll- 
ständig. 

4.  Elektrochemische  Reduktion  des 
2,7-Dlniirophenanthrenchlnon. 

Die  Konstitution  des  2,7-Dinitrophenan- 
threnchinon  ist  bislang  nicht  mit  Sicherheit 
erwiesen,  man  nimmt  an,  dass  bei  diesem 
Nitrokörper  die  Nitrogruppen  in  den  beiden 
Parastellungen  sich  befinden. 

Das  für  die  elektrochemische  Reduktion 
benötigte  Dinitrochinon  kann  auf  zweierlei 
Weise  hergestellt  werden.  Nach  Werner”) 
durch  Kochen  von  Phenanthrenchinon  mit 


einem  Gemische  gleicher  Teile  rauchender 
und  einer  Salpetersäure  vom  spezifischen 
Gewicht  1,4,  nach  Jul.  Schmidt”)  durch 
Kochen  mit  roter,  rauchender  Salpetersäure. 
Ich  zog  die  letztere  Methode  vor. 

30  g Phenanthrenchinon  werden  mit 
400  ccm  roter,  rauchender  Salpetersäure  vom 
spezifischen  Gewicht  1,5  t bis  zum  Ver- 
schwinden der  roten  Dämpfe  gekocht.  Das 
Reaktionsgemisch  wird  in  die  achtfache  Menge 
Wasser  gegossen,  der  ausgeschiedene  gelbe 
Niederschlag  nach  mehrstündigem  Stehen 
durch  Abhebern  und  Absaugen  von  der 
Flüssigkeit  getrennt  und  in  2300ccm  siedendem 
Eisessig  gelöst.  Beim  Erkalten  krysiallisiert 
reines,  bei  300“  schmelzendes  2,7-Dinitro- 
phenanthrenchinon  in  gelben,  seideglänzenden 
Blättchen  aus. 

Je  nachdem  ob  sich  die  Nitro-  oder 
Carbonylgruppen  bei  der  elektrochemischen 
Reduktion  beteiligten,  konnten  Dinitrohydro- 
chinone,  Diamidohydrochinone  oder  Diamido- 
chiuone  entstehen.  So  bei  Reduktion  der 
Carbonylgruppen  das  Dinitrohydrochinon 


NO,  + 2H  = NO, 


CO  CO 

2,7  - Dinitrophenanthrenchinon. 
nnd  aus  diesem  durch  weitere  Reduktion  das  Diamidohydrochinon. 


(OH)C  C(OH) 

2,7-Dmitrophenanthrenhydrochinon. 


NO, 


^ )>NO,  + 12H  - 4H,0  + NH, <(  )> ^ )> NO, 


(OH)C  C(OH) 

2,7  - Dinitrophenanthrenhydrochinon. 


(OH)CC(OH) 

2,7  - Diamidophenanthrenhydrochinon. 


Beide  Verbindungen  konnten  auf  rem 
chemischem  Wege  erhalten  werden,  das 
2,7  - Dinitrophenanthrenhydrochinon  durch 
Reduktion  des  Dinitrochinon  in  alko- 
holischer Suspension  mittelst  Schwefel- 
wasserstoff von  Jul.  Schmidt”)  in  Form 


ziegelroter  Nadeln  vom  F.  P.  274*,  das  2,7- 
Diamidophenanthrenhydrochinon  von  An- 
schütz”)  durch  Reduktion  mit  Zinn  und 
Salzsäure. 

Werden  nur  die  Nitrogruppen  reduziert, 
so  resultiert  das  Diamidochinon. 


^>NO,  -f  i2H  = 4H,Q-f  NH,<^  ^ <y  ^>NH, 


NO, 


CO  CO 
2,7  - Dinitrophenanthrenchinon . 


CO  CO 
2,7-Diamidophcnanthrenchinon. 


Während  mir  die  Darstellung  der  Hydro- 
chinone auf  elektrochemischem  Wege  nicht 
gelang,  konnte  ich  jedoch  das  Diamidochinon 
bei  der  Reduktion  in  eisessig-schwefelsaurer 
Lösung  glatt  erhalten.  Die  Versuchsbe- 
dingungen waren  die  folgenden. 

**)  Add.  jji  (190z),  338. 

Add.  321  (1903),  336. 

Ber.  d.  Deutacb.  Chem.  Ges.  35,  3136. 


Kathodenflüssigkeit  im  Becherglas  von 
400 — 5c»  ccm  Inhalt:  1 g 2,7-üini- 
trophenanthrenchinon  in  270  ccm 
Eisessig  unter  Zusatz  von  10  ccm 
konzentrierter  Schwefelsäure  gelöst. 

Kathode:  Bleicylinder.  Oberfläche  1,6  qdm. 

**)  Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Ges.  35,  312a. 

**)  Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Ges.  18.  194a. 
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Anodenflüssigkeit  in  derThonzelle:  17OCCI11 
Wasser  und  6 ccm  konzentrierte 
Schwefelsäure. 

Anode:  Platinblech. 

Die  für  die  Reduktion  zum  Diamido- 
körper  erforderliche  Strommenge  beträgt 
1,09  Ampöre-Stunden=65,4  Ampere-Minuten. 


Spannung 

in 

Voll 

Dauer  der 
Stromeinw. 
in  Minuten 

Stromstärke 
in  Ampere 

Ampere- 

Minuten 

3.7 

O 

1,6 

IO 

1,6 

16,0 

25 

1,6 

24,0 

4>I 

0 

2,0 

10 

2,0 

20,0 

14 

2,0 

8,0 

Summa  68,0 


Nach  Beendigung  der  Elektrolyse,  bei 
welcher  die  Temperatur  90 — 95°  betrug,  wurde 
die  braune  Flüssigkeit  zur  Entfernung  des  über- 
flüssigen Eisessigs  abdestilliert.  Nach  dem  Ver- 
dünnen mitWasserwurdendie  ausgeschiedenen 
dunklen  Flocken  abgesogen  und  gewaschen. 
Durch  Umkrystallisieren  aus  Alkohol  resul- 
tiert ein  schwarz-violetter  Körper  in  feinen 
Nadelchen,  welche  über  31 5°  schmolzen.  Eine 
Stickstoffbestimmung  bewies,  dass  in  dem- 


selben das  bereits  früher  auf  rein  chemischem 
Wege  von  Anschütz*“)  dargestellte  2,7- 
D iamidophenanthrenchinon  vorlag. 

0,1450  g Substanz  gab  14,9  ccm 
feuchten  Stickstoff  bei  22"  und  752  mm 
=—  11,55  */«  N.  Die  Formel  C,,H,,N,Oi  ver- 
langt 11,76  *,  N. 

Vergegenwärtigt  man  sich  zura  Schlüsse 
die  Resultate  der  elektrochemischen  Reduktion 
der  Dinitronaphthaline,  des  Dinitroanthra- 
chinon  und  Dinitrophenanthrenchinon  unter 
den  angegebenen  Bedingungen,  so  zeigt  sich, 
dass  eine  partielleReduktion  derNitrogruppen 
nicht  eintntt.  Ebenso  scheint  auch  eine  Re- 
duktion der  Carbonylgruppen  ohne  weiteres 
nicht  zu  erfolgen.  Scheinbar  werden  beide  Nitro- 
gruppen  gleichzeitig  vom  Strom  in  Angriff  ge- 
nommen, es  resultieren  nur  die  Diamine.  Diese 
Thatsache  deckt  sich  vollkommen  mit  der 
Beobachtung,  welche  W'eyprecht”)  betreffs 
der  elektrochemischen  Reduktion  von  Poly- 
nitrokörpern  der  Benzolabkömmlinge  in 
saurer  Lösung  machte,  indem  auch  hier  nicht 
die  Nitramine  sondern  nur  die  Polyamine 
entstanden. 

Das  2-Nitrophenanthrenchinon  lieferte 
ebenfalls  keinerlei  Zwischenprodukte,  sondern 
nur  den  Amidokörper. 


*•)  Ber.  d.  Deutsch.  Chem.  Ge*.  i8,  1942. 
ir ) Inauguraldissertation,  Giessen  1902.  »Die 
Elektrochemische  Redaktion  aromatischer  Di-  and 
Trinitrokörper.c 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1903. 

Von  Dr.  M.  Krüger. 


Theoretische  Untersuchungen  und 
Abhandlungen. 

Durch  die  Entdeckung  einer  Anzahl  von 
starken  Dissoziations-  und  Lösungsmitteln  ist 
das  Interesse  an  Lcitfähigkeitsuntersuchungen 
wieder  gestiegen,  umsomehr,  als  die  neuesten 
dieser  Lösungsmittel  sich  anders  wie  Wasser 
verhalten,  also  die  dort  geltenden  Gesetze 
der  Leitfähigkeit  meist  nicht  erfüllen.  Viel- 
fach besitzen  diese  Lösungsmittel  stärker 
dissoziierende  Kraft,  als  sie  dem  Wasser 
zukommt  und  die  Lösungen  vieler  Salze 
leiten  in  ihnen  besser  als  die  entsprechen- 
den wässerigen  Lösungen.  So  ist  die  wasser- 
freie Blausäure,  wie  schon  H.  Schlundt1) 
gefunden  hat,  und  neuerdings  L.  Kahlen- 

*) Diese  Zeitschr.  9,  218. 


berg  und  H.  Schlundt*)  durch  weitere 
Beispiele  belegen,  ein  verhältnismässig  gutes 
Dissoziationsmittel.  Die  Lösungen  von  Kali- 
salzen in  diesem  Lösungsmittel  sind  sehr 
gute  Leiter,  ebenso  Ammoniumchlorid, 
Silbersulfat  etc.,  während  Salzsäure  und 
Schwefelsäure  geringere  Leitfähigkeit  auf- 
weisen und  organische  Säuren  sehr  schlecht 
leiten.  Dagegen  leiten  organische  Basen 
gut.  Bezüglich  Kaliumnitrat,  Ammonium- 
chlorid, Kaliumjodid  ist  die  Leitfähigkeit 
besser  als  in  flüssigem  Ammoniak;  Kalium- 
jodid und  Khodankalium  in  Blausäure  ge- 
löst, leiten  besser  als  in  flüssiger  schwefliger 
Säure.  In  einigen  Fällen  steigt  die  mole- 
kulare Leitfähigkeit  auch  sehr  stark  mit  der 


>)  Journ.  of  phys.  Chem.  6,  447- 
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Verdünnung.  E.  C.  Franklin  und  H.  P. 
Cady*)  haben  durch  ihre  Messungen  fest- 
gestellt,  dass  die  trotz  der  geringen  Disso- 
ziationsfähigkeit des  flüssigen  Ammoniaks 
erhöhten  Leitfähigkeiten  einiger  Salze  gegen- 
über wässerigen  Lösungen  sich  durch  ver- 
grösserte  Ionengeschwindigkeit  in  diesem 
Medium  erklären.  L.  Kahlenberg  und 
0.  E.  Ruhoff4)  haben  die  Leitfähigkeit 
von  Silbernitrat,  Cadmiumjodid  und  Ferri 
chlorid  in  Amylamin  bei  verschiedenen  Ver- 
dünnungen bestimmt.  Bei  den  beiden 
erstereu  ist  die  molekulare  Leitfähigkeit 
sehr  gering  und  geht  bei  mittlerer  Kon- 
zentration durch  ein  Maximum,  bei  Eisen- 
chlorid nimmt  sie  mit  steigender  Konzen- 
tration zu.  Gegen  wässerige  Lösungen  ist 
die  Leitfähigkeit  gering,  sie  nimmt  über- 
haupt in  der  Reihe  Ammoniak,  Methylamin, 
Amylamin  stetig  ab.  Nach  Untersuchungen 
von  P.  Waiden  und  M.  Centnerszwer6) 
beruhen  die  mit  der  osmotischen  Theorie 
nicht  im  Einklang  stehenden  Resultate  der 
Leitfahigkeitsmessungen  von  einigen  Salzen, 
welche  in  flüssigem  Schwefeldioxyd  gelost 
sind,  auf  der  Bildung  von  komplexen  Salzen, 
wie  KJ  • 14  SO,,  KJ  ■ 4 SO,,  welche  sich  auch 
darstellen  lassen.  H.  C.  Jones  und  Ch.  F. 
Lindsay*)  haben  die  Leitfähigkeit  von 
Salzen  in  Wasser,  Methyl-,  Aethyl-  und 
Propylalkohol  und  in  Gemischen  dieser 
Lösungsmittel  gemessen.  Während  bei  o4 
eine  Reihe  von  Salzen  (Kaliumjodid,  Am- 
moniumbromid, Strontiumjodid,  Lithiumnitrat, 
Eisenchlorid)  eine  geringere  Leitfähigkeit  in 
Gemischen  von  Wasser  und  Methylalkohol 
sowie  Aethylalkohol  zeigen,  ist  dies  bei  25° 
nicht  mehr  der  Fall.  Gemische  aus  Methyl- 
und  Aethylalkohol  zeigen  kein  Minimum 
der  Leitfähigkeit  der  darin  gelösten  Salze. 
Aus  diesen  Versuchen  schliessen  die  Ver- 
fasser, dass  die  Dissoziation  von  der  Asso- 
ziation des  Lösungsmittels  bedingt  ist,  welche 
geringer  ist  in  Mischungen  als  in  reinem 
Zustande.  Bei  seinen  Versuchen  über  die 
Leitfähigkeit  von  Kaliumchlorid  in  Wasser- 
Aethylalkoholgemischen  fand  W.  A.  Roth’), 
dass  die  molekulare  Leitfähigkeit  mit  Zu- 
nahme des  Alkoholgehaltes,  wie  dies  zu  er- 
warten ist,  abnimmt.  Bei  diesen  Lösungen 
sind  die  Ost wald 'sehe,  van  t' Hoffsche 
und  Rudolphi’sche  Verdünnungsformel  un- 
gültig. Die  Leitfähigkeit  von  Natriumbromid, 
Kaliumbromid  und  Natriumacetat  in  Essig- 


*) Diese  Zeitichr.  9,  198. 

*)  Journ.  of  pbys.  Chem.  7,  *54, 
•)  Zts.  phys.  Clu  41,  385. 

*)  Amcric.  Chem.  Journ.  a8,  329. 
?)  Zts.  phys.  Chem.  42,  209. 


säure  - Wassergemischen  hat  C.  Rudorf“) 
gemessen.  Es  hat  sich  herausgestellt,  dass 
der  Leitfähigkeitsabfall  der  gemischten 
Lösungen  gegenüber  der  rein  wässerigen 
Lösung  proportional  ist  dem  Produkt  aus 
Konzentration  des  schlechten  Leiters  und 
Eigenleitfahigkeit  des  guten  Leiters.  G.  Cof- 
fetti“)  studierte  die  Beziehungen  zwischen 
der  Zusammensetzung  und  den  Eigenschaf- 
ten des  Lösungsmittels  und  seinem  Ioni- 
sierungsvermögen und  mass  die  elektrische 
Leitfähigkeit  von  Salzen  und  ihre  Tempe- 
raturkoeffizienten in  verschiedenen  organi- 
schen Lösungsmitteln.  Verwendet  wurden 
Methylalkohol,  Amylalkohol,  Aldehyd,  Par- 
aldehyd,  Aceton  und  Nitromethan  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen.  Besonders  inter- 
essant ist,  dass  Lithiumchlorid  in  Aldehyd 
und  Paraldehyd  und  Kadmiumjodid  in  Propio- 
nitril  negative  Temperaturkoeflizienten 
besitzen,  und  dass  Aldehyd  trotz  seiner  ge- 
ringen Assoziation  das  stärkere  Lösungs- 
mittel vorstellt.  G.  Carrara14)  bestimmte 
die  Ueberfuhrungszahlen  von  verschiedenen 
Salzen  in  methylalkoholischen  Lösungen  ver- 
schiedener Konzentration  und  fand,  dass 
dieselben  stark  abhängig  sind  von  der  Kon- 
zentration. Meist  sind  die  Ueberführungs- 
zahlen  des  Anions  in  Methylalkohol  wenig 
höher  als  in  Wasser.  H.  E.  Patten") 
unternahm  Versuche,  um  festzustellen,  wie 
die  Leitfähigkeit  von  Pyridin-Eisessiglösung 
( 1 74/» Pyridin,  83“/,  Eisessig)  durch  organische 
Verbindungen,  wie  Benzol,  Alkohol,  Aceton, 
verändert  wird.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle 
wird  die  spezifische  Leitfähigkeit  verringert, 
bei  Zusatz  von  Wasser  aber  vermehrt. 
Die  elektrischen  Leitfähigkeiten  gesättigter 
Lösungen  schwerlöslicher  Salze,  welche 
Lösungen  durch  Schütteln  der  festen  Nieder- 
schläge mit  Wasser  erhalten  wurden,  mass 
F.  Kohlrausch11)  an  folgenden  Salzen: 
Fluoride  des  Bariums,  Strontiums,  Calciums, 
Magnesiums,  Zinks,  Bleis;  Chloride  von 
Silber,  Thallium,  Quecksilber  (Mercuro); 
Silber-  und  Thallobromid;  Silber-,  Thallo-, 
Quecksilberjodid;  Silber-  und  Bleijodat,  Sul- 
fate von  Barium,  Strontium,  Calcium  und 
Blei;  Barium-,  Silber-  und  Bleichromat ; Car- 
bonate  von  Barium,  Strontium,  Calcium, 
Magnesium,  Blei;  Magnesiumhydroxyd; 
Oxalate  von  Barium,  Strontium,  Calcium, 
Magnesium,  Zink,  Cadmium,  Blei  und  Silber. 
Einige  weitere  Salze  ergeben  inkonstante 


a)  Zts.  phys.  Chem.  43,  257. 

•)  Gm.  ebim.  33,  53. 

I0)  Gm.  chim.  33,  241. 

Journ.  of  pbys.  Chem.  6,  534. 
’*)  Zts.  pbys.  Chem.  44,  197. 
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Werte.  Die  Leitfähigkeitsbestimmungen 
wurden  bei  verschiedenen  Temperaturen 
ausgeführt.  J.  Kunz”)  hat  die  Leitfähig- 
keit von  Lösungen  bei  tiefen  Temperaturen 
gemessen.  Er  schliesst  aus  seinen  Ver- 
suchen, dass  die  Leifähigkeit  von  Elektro- 
lyten beim  absoluten  Nullpunkt  = o wird 
(infolge  der  zunehmenden  Viskosität  des 
Lösungsmittels),  während  bekanntlich  bei 
Leitern  erster  Klasse  diese  Beziehung  be- 
züglich des  Widerstandes  statthat.  Die 
elektrische  Leitfähigkeit  von  Lösungen  beim 
Gefrierpunkt  des  Wassers  hat  W.  C.  D. 
Whetham1*)  gemessen.  Die  äquivalente 
Leitfähigkeit  des  Wasserstoffions  wurde  von 
A.  A.  Noyes  und  G.  V.  Sammet1“)  aus 
Ueberfuhrungsmessungen  an  Salzsäure  be- 
stimmt. Die  gefundenen  Werte  stimmen 
mit  denen  von  Kohlrausch  innerhalb  eines 
Prozentes  überein.  H.  Moissan1“)  hat  ge- 
funden, dass  die  Hydrüre  von  Kalium, 
Natrium,  Rubidium,  Cäsium,  Calcium  u.  s.  f. 
nicht  leiten,  also  nicht  als  Legierungen  an- 
zusehen sind.  Das  gewöhnlich  zu  Leitfähig- 
keitsuntersuchungen verwendete  Wasser  kann, 
wie  E.  Kohlrausch”)  gefunden  hat,  durch 
Stehenlassen  über  gelöschtem  Kalk  ver- 
bessert werden,  indem  die  im  Wasser  ge- 
löste Kohlensäure  durch  Diffusion  in  den 
Luftraum  Übertritt  und  vom  Kalk  absorbiert 
wird.  Auch  längere  Berührung  mit  plati- 
nierten  Elektroden  vermindert  die  Leit- 
fähigkeit dadurch,  dass  die  Platinelektroden 
Substanzen  aufuehmen  und  Ammoniak  der 
Oxydation  zuzuführen  vermögen.  Auch  ein 
von  Kohlensäure  völlig  befreiter,  durch  das 
Wasser  längere  Zeit  getriebener  Luftstrom 
vermindert  die  Leitfähigkeit  des  Wassers 
ganz  erheblich.  K.  W.  Küster  und 
M.  G r ü t e r s ••)  haben  Versuche  angestellt, 
um  den  Punkt  der  vollzogenen  Neutralisation 
■eines  Alkalis  mit  einer  Säure  durch  die 
Messung  der  Leitfähigkeit  zu  bestimmen, 
indem  sie  von  der  Ueberlegung  ausgingen, 
dass  dieser  Punkt  durch  das  Minimum  der 
Leitfähigkeit  gegeben  sein  muss.  Dieses 
Vei  fahren  würde  sich  besonders  bei  ge- 
färbten oder  trüben  Lösungen,  wo  man 
Indikatoren  nicht  anwenden  kann,  empfehlen. 
Die  Herstellung  der  als  Basis  für  Leit- 
fahigkeitsbestimmungen  sehr  geeigneten  Gips- 
lösungen bespricht  G.  A.  H u 1 e t t”). 

**)  Cömpt.  rend.  135,  708. 

**)  Proc.  Roy.  Soc.  71,  33a. 

u)  Zu.  pbys.  Cbem.  43,  49. 

,6)  C'ompt.  rend.  136,  591. 

,7)  Zts.  phys.  Chem.  4a,  193. 

'•)  Zu.  Huorg.  Chem.  35,  454. 

*•)  Zu.  phys.  Chem.  42,  577. 


Lesage  und  Dongier”)  haben  die  vor- 
auszusehende Erhöhung  der  Leitfähigkeit 
von  gerinnender  Milch  durch  Messung  fest- 
gestellt. Einen  neuen  Unterbrecher  für  Leit- 
fahigkeitsbestimmungen  hat  C.  W.  Kanolt’1) 
konstruiert,  bei  welchem  ein  gespannter 
Metalldraht  durch  einen  Luftstrom  in 
Schwingungen  versetzt  wird,  mit  dem  Vor- 
teil, dass  der  Unterbrecher  in  sehr  weiten 
Grenzen  regulierbar  ist. 

Wie  die  Leitfahigkeitsmessungen,  so 
können  auch  Ueberführungsversuche  zur 
Entscheidung  über  die  Konstitution  von 
Salzen  dienen.  R.  Kremann”)  hat  der- 
artige Versuche  ausgeführt.  Er  fand,  dass 
Kotaltaminsalze  eine  Wanderung  des  ge- 
färbten Ions  zur  Kathode  erleiden,  also 
komplexe  Kationen  enthalten,  im  Einklang 
mit  der  Theorie  von  Werner,  während 
beim  Kaliumkobaltnitrit  das  gefärbte  Ion 
nach  der  Anode  wandert,  das  Kobalt  also 
ein  Anion  enthält.  Bet  Methylorange,  welches 
nach  Bredig  ein  amphoterer  Elektrolyt  ist, 
bestehen  kaum  gefärbte  Kationen  in  saurer 
Lösung.  Kupferphosphorigsaure  Salze  ent- 
halten ein  komplexes  kupierhaltiges  Anion, 
sodass  also  die  kupferphosphorige  Säure 
besteht.  Im  Gegensatz  zu  den  Versuchen 
von  Fischer  und  Herz  findet  Verfasser, 
dass  in  den  alkalischen  Lösungen  von  Chrom 
Wanderung  zur  Anode  eintritt,  das  Chrom 
also  als  Chromit  vorhanden  ist.  Gegen  die 
von  Kr  e mann  aus  den  Versuchen  mit 
Methylorange  und  alkalischer  Chromlösung 
gezogenen  Schlüsse  macht  Bredig”)  einige 
Einwande. 

Werden  LTeberführungszahIen  unter  Ver- 
wendung von  Diaphragmen  oder  direkt  in 
gelatinierten  Elektrolyten  bestimmt,  so  können 
die  Zahlen,  wie  Hittorf”)  nachgewiesen 
hat,  durch  das  Auftreten  von  osmotischen 
Erscheinungen  gefälscht  werden.  Diese  als 
Kataphorese  bczeichnete  Wendung  des  ganzen 
Elektrolyten  durch  das  Diaphragma  oder 
die  Gelatineschicht  hat  R.  B.  Denison”) 
in  den  von  Steele*“)  untersuchten  Fällen  ge- 
messen und  zur  Korrektur  der  Zahlen  dieses 
Forschers  verwendet.  Dadurch  erfahren 
diese  Steele  sehen  Messungen  vollständige 
Uebereinstimmung  mit  den  von  H i 1 1 o r f 
gewonnenen  Messungen.  Einige  Ausnahmen 
lassen  sich  auch  hier  konstatieren,  und  zwar 

*°)  Compt.  rend.  134,  104;  diese  Zeilschr.  9,  246. 

*»)  Zu.  f.  E.  9,  4x5. 

**)  ZU.  anorg.  Chem.  33»  87. 

**)  Zu.  !.  anurg.  Chem.  34,  202. 

J4j  Diese  Zeiuchr.  9,  219. 

,J)  Zu.  phys.  Chem.  44,  575. 

**)  Diese  Zeilschr.  9,  219. 
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treten  sie  bei  solchen  Salzen  auf,  welche 
komplex  oder  hydrolytisch  gespalten  sind. 
Ausserdem  ist  zu  erwähnen,  dass  in  gela 
linierten  Elektrolyten  meist  für  das  Anion 
zu  hohe  Ueberfuhrungszahlen  gefunden 
werden.  Den  elektrolytischen  Transport  ge- 
wisser Ionen  in  Gelatine  unter  dem  Einfluss 
einer  elektromotorischen  Kraft  hat  A.  Char- 
pentier”)  gemessen. 

Es  seien  hier  noch  einige  andere 
Arbeiten  über  Osmose  angeführt.  J.Perrin’'1) 
studierte  die  Bedingungen,  welche  das  Vor- 
zeichen und  die  Grosse  der  elektrischen  Os- 
mose bestimmen.  Bekanntlich  tritt  elek 
trische  Osmose  an  einer  porösen  Scheide- 
wand dadurch  ein,  dass  die  Flüssigkeit  und 
die  Scheidewand  durch  Kontakt  entgegen- 
gesetzt elektrisiert  werden.  Dissoziierende 
Mittel  wie  Wasser,  Methylalkohol.  Aceton 
und  Nitrobenzol  unterliegen  der  elektrischen 
Osmose,  andere  dagegen  nicht.  Auf  die 
Grosse  der  Osmose  und  die  Elektrisierung 
der  porösen  Scheidewand  sind  vornehmlich 
Spuren  bestimmter  Ionen,  besonders  Wasser- 
stoff und  Hydroxylionen,  von  Einfluss.  So 
wird  eine  in  neutralen  Elektrolyten  neutrale 
Scheidewand  positiv  geladen  in  Wasser, 
welches  auf  i Molekül  Saure  5 Millionen 
Moleküle  Wasser  enthält,  dagegen  negativ 
in  schwach  alkalischem  Wasser.  Ueber  die 
Prinzipien  der  Anwendung  der  elektrischen 
Endosmose  und  damit  zusammenhängende 
Erscheinungen  des  kolloidalen  Zustandes 
sprach  G.  Bredig  auf  dem  V.  internatio- 
nalen Kongress  für  angewandte  Chemie”). 

Eine  neue  Anschauung  über  die  Disso- 
ziation derEIcktrolyte  aussertC.  Liebenow“). 
Nach  dieser  werden  die  undissozuerten  Mole- 
küle durch  die  daneben  befindlichen  Ionen 
in  ihrem  Zusammenhänge  gelockert,  und 
zwar  ist  die  Resultante  der  Wirkung  der 
einzelnen  Ionen  auf  die  Molekule  proportional 
der  J , Potenz  der  Konzentration  der  Ionen 
und  abhängig  von  der  Dielektrizitätskon- 


stante und  der  Wertigkeit  der  Ionen.  Gegen 
die  Dissoziationstheorie  richten  sich  die  Ab 
handtungen  von  J.  Traube’*)  und  von 
R Mewes")- 

Auf  dem  Gebiete  der  elektromotorischen 
Kräfte  und  Zcrsctzungsspanmmgen  sind 
wieder  eine  Reihe  interessanter  Arbeiten 
ausgefuhrt  worden.  Berthelot  hat  seine 
eigenen  Untersuchungen  ober  galvanische 
Kombinationen  und  deren  thermochemische 
Beziehungen  weitergeführt  unddaruberCompt. 
rend.  1 37,  285,  421 ; L'Elektrochimie  VII  5,“) 
berichtet.  Ueber  die  elektromotorische 
Kraft  des  Ozons  hat  A.  Brand1*)  Unter- 
suchungen angestellt.  Die  Abhängigkeit  der 
elektromotorischen  Kraft  gelosten  Ozons 
von  der  Ozon-  und  Wasserstoffionenkon- 
zentration  stellten  R.I,  u th  er  und  JH.Inglis*') 
fest.  Das  Potential  des  durch  Kochen  von 
weissem  Phosphor  mit  Phosphortribronnd  er 
haltencn  leuchtend  roten  Phosphors  hat 
R.  Schenk“)  gemessen  und  zu  0,168  gegen 
eine  Wasserstofielektrode  bestimmt  wobei 
die  Phosphorelektrodc  negativ  war.  Im  Hin- 
blick auf  Messungen,  welche  J.  Chaudier”) 
veröffentlicht  hatte,  haken  E.  Cohen  und 
J.  W.  Commelin’9)  es  unternommen,  das 
Daniell-Element  einer  genaueren  Unter 
suchung  zu  unterziehen.  Es  hat  sich  dabei 
ergeben,  dass  die  elektromotorische  Kraft 
dieser  Ketten  bei  Zunahme  der  Kon- 
zentration der  Zinksulfatlnsung  abnimmt.  so 
dass  also  ein  Maximalwert  nicht  besteht, 
und  ferner  gilt  die  Nernst 'sehe  Formel  im 
vollen  Umfang.  K.  Schaum  und  R.  v.  d. 
Linde**)  haben  die  elektromotorischen 
Kräfte  von  Ketten  aus  Ferrocyannatrium  und 
und  Ferricyankalium  gemessen  und  in  Ueber- 
einstimmung  mit  der  aus  der  theoretischen 
Formel  berechneten  gefunden,  wahrend  bei 
Ketten  mit  >nicht  isomeren«  Ionen  wie  Sulfit- 
Sulfatlösungen  keine  einheitlichen  Gesichts- 
punkte zuerhalten  waren.  E Mull  er”,  bestimmt 
die  elektromotorischen  Kiafte  von  Ketten, 


Pt  H,  n KOII  n KOII  -f-  0,1  n KJO,  -4-  n KJ  Pt  = 1,194  Volt 
Pt  H,/n  KOH  n KOH  -f  o,i  n KJO,  -f  11  KJ  Pt  =1,039  .. 

Pt  H,  n KOH  n KOH  — )—  o,  1 11  KJO,  -f-o.l  n KJO,  Pt  = 1,325  Volt 


woraus  er  Schlosse  zieht  über  die  Möglich- 
keit gewisser  Reaktionen  zwischen  Jod  und 
JodsauerstofTvcrbindungen  in  saurer  oder 
alkalischer  Losung.  Eine  zweite  Abhandlung 
über  die  Elektrochemie  der  Verbindungen 
des  Jods  mit  dem  Sauerstoff  hat  E.  Müller“) 

»1)  Compl.  rend.  136,  1653. 

*•)  Compi.  rend.  136,  1388. 
m)  Zu.  I.  E.  9,  738. 

">  Zu  I.  E.  8,  933- 
*')  Chem.  /.lg.  36.  1071. 


veröffentlicht.  Das  elektromotorische  Ver- 
halten der  Oxyde  des  Cers  studierten  E.  Baur 


«3,  llicie  ZeiU.hr.  10,  137,  139. 
u)  Diese  ZetUcb,  X.  74,  100. 

'■*  1 Verb.  d.  I'bi.  4.  34b. 
lk)  Zu.  |ibjr,.  Chem,  43.  303 
•*)  Her.  d.  d.  chem.  Ge*.  3 b 979. 
J,i  Cooi|it.  rend.  134.  377. 

"1  Zi*.  I.  K.  IX,  431- 
«I  Zu.  I.  L.  IX  40b. 

“I  Zu.  I.  h.  IX.  584, 

Zu.  I.  E.  IX.  707. 
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und  A.  Glaessner48)  an  Ketten  aus  Cero- 
Ccrisulfat,  Cero-Cerinitrat,  Ceri-Cerperoxyd- 
lösungen  und  Ceroxydelektroden  mit  Re- 
duktionsmitteln. In  seiner  Arbeit  über  die 
Reproduzierbarkeit  der  elektromotorischen 
Kräfte  einiger  starker  Oxydationsmittel  hat 
F.  S c ob ai41)  Ketten  untersucht,  bei  welchen 
nicht  umkehrbare  Reaktionen  stattfinden,  z.  B. 
mit  MnOj,  CrOs,  Na,StOs.  Ks  hat  sich 
aber  dabei  ergeben,  dass  trotzdem  konstante 
Potentiale  sich  erhalten  lassen.  J.  K.  H. 
Inglis44)  führt  eine  Untersuchung  über  die 
Elektrochemie  der  Uebermangansäure  aus, 
in  welcher  er  das  Oxydationspotenttal  für 
den  Vorgang  MnO,'->-MnO,  berechnete  und 
bestimmte.  DieZersetzungskurven  vonKupfer- 
vitriöllösungen  hat  M.  E.  Heiberg41)  be- 
stimmt und  unterhalb  des  Abschcidungs- 
punktes  für  Cu'  -Ionen  einen  gut  ausge- 
prägten Zersetzungspunkt  gefunden,  den  er 
für  die  Abscheidung  von  gelosten  Cu  - Ionen 
hält.  E.  Abel**)  erklärt  in  einer  Bemerkung 
zu  der  Arbeit  von  Heiberg  den  ersten 
Zersetzungspunkt  der  Kupfervitriollosung 
durch  den  Eintritt  der  Reaktion  Cu"->Cu' 
d.  h.  durch  Reduktion  des  CuSO, 
zu  Cu,  S04,  wodurch  sich  auch  das  Ver- 
schwinden dieses  Zerselzungspunktes  bei 
langer  andauernder  Elektrolyse  plausibel 
machen  lässt.  Die  Ueberspannung  für  Sauer- 
stoffentwicklung in  alkalischer  Lösung  haben 
A.  Coehn  und  Y.  Osaka47)  gemessen  und 
gefunden,  dass  alle  Metalle  sichtbar  Sauer- 
stoff erst  bei  einer  über  dem  Punkt  der 
reversiblen  Abscheidung  liegenden  elektro- 
motorischen Kraft  entwickeln.  Die  bei  der 
MeS'Uiig  der  Zersetzungsspannung  wässeriger 
Ammoniaklösungen  zu  beobachtende  Tat- 
sache eines  über  dem  Entladungspunkt  der 
OH-Ionen  liegenden  zweiten  anodischen 
Knickes  erklärt  C.  Frenzei **)  auf  Grund 
seiner  Versuche  als  den  Punkt  der  Bildung 
von  Ozon.  R.  Abegg  stellt  in  seiner  Ab- 
handlung über  Stabilität  von  Salzen  mit 
ovydationsfahigen  Kationen  und  Anionen**) 
interessante  Betrachtungen  an,  die  an  einem 
Beispiel  etwas  ausführlicher  dargelegt  werden 
sollen.  Wie  bekanntlich  Nernst  und  Wils- 
more durch  Messungen  festgestellt  haben, 
kommt  den  Ionen  ein  bestimmtes  Potential 
zu,  welches  das  Mass  für  die  Tendenz,  unter 

Ke*  • 

+ °,7  io  + 0.058  ■ log  p — “ 


«-«)  Zt«.  I.  E,  IX.  534;  IX.  879;  IX.  226; 
IX.  137. 

“)  Zu.  I.  K.  IX.  268. 


Ladungsabgabe  die  Lösung  zu  verlassen, 
angibt,  und  zwar  müssen  für  die  positiven 
Ionen  die  Werte  ihrer  Eigcnpotentiale  negativ 
für  die  negativen  Ionen  die  Werte  positiv 
gesetzt  werden.  Sind  die  Lösungen  der 
betreffenden  Ionen  nicht  normal,  so  ist 
noch  ein  Korrektionsglied  zuzufügen,  welches 
bei  25°  etwa  -)-  1 „ -0,058 -log- c (n=Wertig- 
keit,  c= Konzentration)  beträgt.  Die  Salze 
nun,  bei  denen  die  Summe  dieser  Ent- 
ladungstendenzen von  Kation  und  Anion 
>0,  d.  h positiv  ist,  können  und  müssen 
der  Tendenz  folgen  und  paarweise  in  den 
neutralen  Zustand  übergehen,  indem  sie 
gegenseitig  ihre  Ionenladungen  neutralisieren. 
Ein  sehr  zur  Entladung  geneigtes  Ion  ist 
das  Jod,  viel  schwächer  sind  sicher  noch 
Cyan, Schwefel,  Selen, Tellur,  Arsen, Phosphor, 
Bur,  die  sogar  bis  zu  Pluswerten  hinaufgellen 
können,  weshalb  selbst  ziemlich  positive 
Metalle  damit  keine  stabilen  Elektrolyte 
mehr  bilden  können.  Verschiedene  derartige 
Salze  können  aber  wohl  existieren,  wenn 
sie  unlöslich  sind,  so  das  Silberjodid,  dessen 
Entladungstendcnz  =-j- 0,771  (Wert  für  das 
Silber)  — 0,520  (lur  Jod)  -j-  2-0,058  log  c 
(Korrektionsglied  für  Silber  und  Jod)  oder 
= 0,251  -4-  0,116  log  c also  positiv  wäre, 
wenn  0,116  log-c  > — 0,251.  Da  aber  in 
Wirklichkeit  die  Konzentration  des  Silber- 
jodids in  Lösung  sehr  klein  ist,  so 
werden  Jod  und  Silber  nicht  in  freier 
Form  entladen.  Dieselbe  Betrachtung  gilt 
auch  bei  solchen  Ionen,  welche  ein  be- 
stimmtes Oxydations-  bezw.  Reduktions- 
potential besitzen.  So  ist  beispielweise  die 
Tendenz  zur  Bildung  von  Fe’Tonen  aus 
Fe' "-Ionen  nach  vorhandenen  Messungen 

Ke- 

Fe"  -*■  Fe " = 4-  0,710  -f-  0,058  • log  = — 

r e*' 

Volt  Man  kann  nun  die  Frage  beantworten, 
wie  viel  Ferro  neben  Ferrisalz  in  einer  be- 
stimmten Lösung  bei  Sättigung  mit  elemen- 
tarem Jod  bestehen  kann.  Zu  einer  Jodid- 
lösung z.  B.  KJ  ist  die  Tendenz  der  J'-Ionen 
positive  Ladung  aufzunehmen,  d.  h.  elcmen 
tares  Jod  J,  zu  liefern 

)'  -*■  J,  = — 0,520  0,058- log  J‘  Volt. 

Gleichgewicht  zwischen  Fe"-,  Fe—-  und 
J'-Iotien  kann  nur  dann  bestehen,  wenn  die 
Summe  beider  Tendenzen  «—  O wird,  also 

>,5204-0,058  • log  ]'  = o 


4T)  Zt*.  anorg.  Ch.  34.  86. 
**)  Zt*.  f.  E.  XL  487. 

*9)  Zia.  f.  L.  IX.  569. 
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woraus  folgt 

. Fe" 

-'°gFe.. 


— log  J'  = 


0,710—0,520 

0,058 


3,28 


oder 


Fe- 


1 

1900 


In  einer  Normaljodidlosung,  welche  Ferro- 
salz  enthält,  können  durch  Einbringen  von  Jod 
nur  etwa  ’jaoo«  des  Ferroeisen  zu  Ferrieisen 
oxydiert  w erden,  oder  wenn  Ferrisalzmit  Alkali- 
jodid zusammenkommt,  so  wird  so  gut  wie 
alles  Eisen  unter  Jodabscheidung  in  Fe"  über- 
geführt. 

H Kochan44)  hat  die  Versuche  von 
Bose  über  die  anodisch  polarisierte  licht- 
empfindliche Gold-Elektrode  in  weitestem 
Umfange  weitergeführt.  Cli.  Sorct41)  de- 
monstriert die  von  Becquerel  gefundene 
Tatsache,  dass  2 Silber-Silberchioridelektroden, 
von  denen  die  eine  belichtet  wird,  Strom 
liefern,  durch  eine  Versuchsanordnung,  bei 
welcher  durch  intermittierende  Beleuchtung 
die  erzeugten  Ströme  in  einem  Telephon 
Töne  hervorufen. 

Untersuchungen  über  die  Passivität  des 
Eisens  hat  C.  Fredenhagen4*)  angestellt. 
Nach  ihm  rührt  der  passive  Zustand  des 
Eisens  nicht  von  der  Existenz  zweier  ver- 
schiedener Zustande,  eines  edlen  und  un- 
edlen, auch  nicht  von  der  Bildung  einer 
Oxydschicht  her,  wohl  aber  von  der  Bildung 
einer  Gasschicht  — Sauerstoff  bezw.  Stickoxyd. 
Setzt  man  passiviertem  Eisen  Salzsäure  zu, 
so  wird  es  aktiv,  indem  der  Sauerstoff  durch 
Bildung  von  Chlorid  und  Hypochlorit  ver- 
braucht wird.  Die  Passivität  und  Aktivität 
kann  unter  bestimmten  Bedingungen  auch 
periodisch  wechseln,  wodurch  Erscheinungen 
hervorgerufen  werden,  wie  sie  O s t w a 1 d 
am  Chrom  aufgefunden  hat.  M.  Mugdan44} 
hat  aus  Versuchen  über  das  Rosten  von 
Eisen  in  verschiedenen  Salzlösungen  sehr 
interessante  Beziehungen  zur  Passivität  auf- 
gefunden. Nach  W.  R.  Whitney44)  hangt 
die  Ur-ache  des  Röstens  von  Eisen  ab  von 
der  Potentialdifferenz  zwischen  Eisen  und 
den  umgebenden  Medien.  Primär  ist  das 
Rosten  nur  abhängig  von  der  Konzentration 
der  Wasserstoffionen,  dann  aber  auch,  ob 
die  Ueberzüge,  welche  sich  bilden,  das 
Eisen  gleichmässig  bedecken  oder  nicht.  In 
reinem  Wasser  rostet  Eisen,  dagegen  nicht 
in  Kalilauge,  weil  in  letzterer  die  Wasser- 
stoffionenzahl  eine  ausserordentlich  kleine 
ist,  ausserdem  auch,  weil  Kohlensäure,  welche 
immer  in  der  Luft  und  im  Wasser  vorhan- 


den ist,  durch  die  Bildung  von  Karbonat 
unschädlich  gemacht  wird. 

Die  Messung  von  Potentialdifferenzen 
mittels  Telephon  als  Nullinstrument  hat 
F.  Fischer44)  zu  einer  brauchbaren  Methode 
gestaltet.  Von  dem  Bestreben  geleitet,  die 
gesamten  elektrochemischen  Messungen  unter 
Verwendung  des  Telephons  als  Nullinstru- 
ment durchzuführen,  hat  derselbe  die  neue 
Methode  für  alle  wissenschaftlichen  Zwecke, 
Messung  elektromotorischer  Kräfte;  Klemm- 
spannungen, Einzelpotentialen  ausgearbeitet. 
Die  Messung  selbst  basiert  auf  der  Poggen- 
dorff  sehen  Kompensationsmethode;  in  dem 
Stromkreis  des  zu  messenden  Elements 
bezw.  der  elektromotorischen  Kraft  ist  aber 
anstelle  des  Spiegelgalvanomcters  ein  Tele- 
phon eingeschaltet.  Da  dasselbe  aber  nur 
auf  Stromschwankungen  reagiert,  so  ist 
gleichzeitig  eine  Unterbrechungsstelle  ein- 
geschaltet, welche  durch  einen  besonderen 
Unterbrecher  betrieben  wird  und  den  Strom 
etwa  6oomat  per  Sekunde  unterbricht.  Ist 
die  Kompensation  erfolgt,  so  hört  im  Tele- 
phon der  Ton  vollständig  auf.  Die  gleiche 
Apparatur  kann  auch  für  die  Messung  des 
Widerstandes  eines  Leiters  erster  Klasse  mit 
Gleichstrom  benutzt  werden. 

Von  elektrolytischen  Untersuchungen 
allgemeinen  theoretischen  Interesses  sind 
die  folgenden  erwähnenswert.  F.  Foerster 
und  E.  Müller44)  haben  es  in  ihrer  Ab- 
handlung über  die  Theorie  der  Elektrolyse 
von  Alkalichloridlösungen  unternommen, 
das  von  ihnen  in  geradezu  mustergültiger 
Weise  bearbeitete  Gebiet  auch  theoretisch 
vollständig  zu  klären.  In  gleicher  Weise 
ist  von  F.  Foerster  und  K.  Gyr4T) 
die  Elektrolyse  der  Jodkaliumlösungen  be- 
handelt worden.  R.  Lorenz44)  wendet  sich 
gegen  verschiedene  Unterstellungen,  die  von 
Le  Blanc  über  eine  Arbeit  von  Sacher 
über  die  Elektrolyse  geschmolzenen  Aetz- 
natrons  gemacht  wurde.  Um  die  Gesetze 
der  Elektrolyse  von  Alkalisalzdämpfen  auf- 
zufinden, hat  H.  A.  Wilson4*)  in  dem 
Hohlraum  zweier  konzentrischerPlatinzylinder 
die  Dämpfe  von  Lösungen  verschiedener 
Salze  bei  hohen  Temperaturen  einem  Strom 
von  840  Volt  aasgesetzt.  Es  zeigte  sich. 


»1  Zu,  f.  E.  ix.  33. 

**)  Arch.  sc.  phys.  nat.  Geneve  (4)  14.  560. 

Mj  Zt*.  pbys.  Chcm.  43,  1.  9, 

»»)  Zt*.  f.  E.  9,  44a 


**)  Journ.  Americ.  Chem.  Loc.  25,  394. 
m-m)  Zts.  f.  E.  9,  18;  9,  171,  195;  9,  215; 
155; 

•*)  Phil.  Mag,  6,  207. 
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dass  bei  1200  bis  1350  • die  Leitfähigkeit 
rasch  zunimmt,  bei  weiterer  Erhitzung  aber 
konstant  bleibt  und  der  Aequivalentkonzen- 
tration  der  verstäubten  Losung  proportional 
ist.  Die  Elektrolyse  selbst  erfolgt  nach  dem 
F a r a d a y 'sehen  Gesetz,  und  zwar  ist  die 
Konstante  die  gleiche  wie  bei  wässerigen 
Lösungen,  also  gleich  F — 96  500  Coulomb. 

S.  L.  Bigelow411)  hat  Versuche  über  den 
Durchgang  von  Strömen  durch  Elektrolyte 
unterhalb  der  Zersetzungsspannung  angestellt 
und  ist  der  Anschauung,  dass  der  Transport 
des  Stroms  hier  nicht  durch  die  Ionen,  sondern 
durch  die  bei  der  Elektrolyse  gebildeten 
Gase  geschieht.  Diese  Gase  sollen  je  nach 
der  Elektrode,  an  der  sie  entstehen,  positiv 
oder  negativ  geladen  werden,  worauf  sie 
von  den  entgegengesetzten  Elektroden  an- 
gezogen werden  und  so  durch  die  Flüssig- 
keit wandernd,  dauernd  Strom  übertragen. 
In  einer  zweiten  Abhandlung“1)  bespricht 
Bigelow  den  Einfluss  von  gelösten  Gasen 
wie  Sauerstoff,  Wasserstoff,  Stickstoff  und 
Kohlensäure  und  konstatiert,  dass  bei  An- 
wesenheit von  Sauerstoff  oder  Wasserstoff 
schon  bei  niedrigen  Potentialdifferenzen  ein 
merkbarer  Strom  auftritt,  während  bei  Stick- 
stoff und  Kohlensäure  die  Stromstärken 
minimal  sind.  Eine  Proportionalität  zwischen 
der  Menge  des  gelösten  Gases  und  der 
Leitfähigkeit  bestand  nicht,  so  dass  also  nur 
ein  Teil  der  gelösten  Gase  den  Strom  leitet. 
Mit  Erhöhung  der  Temperatur  nimmt  die 
Stromstärke  ab.  Der  Einwand,  dass  die 
gelösten  Gase  einfach  depolarisierend  wirken, 
kann  nach  Bigelow  nicht  aufrecht  erhalten 
werden,  es  muss  vielmehr  eine  besondere 
Leitung  durch  die  Gase  selbst  erfolgen. 
R.  H.  Whitney42)  ist  gegenüber  Bigelow 
der  Ansicht,  dass  sich  die  Erscheinungen 
besser  aus  der  Nernst’schen  Formet  für 
den  Polarisationsstrom  erklären  lassen. 
E. F. G.  Cottrell44)  betrachtet  den  Reststrom 
bei  galvanischer  Polarisation  als  hervor- 
gerufen durch  Diffusionserscheinungen.  Bei 
der  Elektrolyse  einer  Schwermetallsalz- 
lösung mit  gleichen  Metallelektroden  ent- 
stehen Konzentrationsunterschiede  an  den 
Elektroden,  die  sich  durch  Diffusion  auszu- 
gleichen suchen.  Dies  kann  nur  durch  An- 
legung einer  bestimmten  elektromotorischen 
Kraft  verhindert  werden.  Indem  Verfasser 
die  dabei  auftretende  Stromstärke  bestimmt, 
findet  er,  dass  der  zur  Aufrechterhaltung 

W)  Journ.  of  phys.  Chem.  6,  603. 

«*)  Journ.  of  phyi.  Chem.  7,  3117. 

•*)  Journ.  of  phys.  Chem.  7,  190. 

Zts.  phys.  Chemie.  42,  385. 


der  konstanten  elektromotorischen  Kraft 
nötige  Strom  der  Wurzel  aus  der  Zeit  um- 
gekehrt proportional  ist.  Für  die  Messungen 
der  Zersetzungskurven  und  die  Erscheinung 
der  Ueberspannungen  scheinen  sich  neue 
Wege  zu  eröffnen.  Lieber  die  Theorie  des 
Reststroms  hat  Ugo  Grassi“)  Unter- 
suchungen angestellt.  Durch  etwas  abge- 
änderte Versuchsanordnung  gelang  es  ihm 
im  Gegensatz  zu  den  von  Salomon  er- 
haltenen Resultaten  Uebereinstimmung  mit 
der  von  Kernst  und  Salomon  aufgestellten 
Theorie  zu  erhalten. 

Sehr  interessante  Beobachtungen  über 
Zwischenelektroden,  welche  eine  Fortsetzung 
der  von  Loeb  und  Kaufmann  früher  aus- 
geführten Untersuchungen  bilden,  haben 
A.  Brochet  und  C.  L.  Barillot")  ver- 
öffentlicht. Daran  schliesst  H.  Danneel44) 
einige  weitere  Bemerkungen,  von  denen 
wichtig  ist,  dass  ein  in  einer  Lösung  ein- 
gelegtes Bündel  von  Kohlenstäben  trotz 
seiner  metallischen  Leitfähigkeit  einfach  als 
Diaphragma,  also  ohne  elektrolytische 
Wirkungen  an  seinen  beiden  Enden  wirkt. 
Daraufhin  veröffentlicht  A.  Brochet4’) 
weitere  Versuche  über  Metalldiaphragmen. 
Eine  elementare  Theorie  der  Elektrolyseure 
und  Diaphragma  entwickelt  Th.  A.  Guye4S) 
an  dem  Beispiel  der  Elektrolyse  des  Natrium- 
chlorids. 

Das  elektrochemische  Aequivalent  des 
Silbers  haben  Pellet  und  Leduc44)  zu 
1,1195  mg  Ag  per  Coulomb  (mit  einem 
F'ehler  von  d:  0,0005)  bestimmt.  Auf 
dem  Kongresse  für  angewandte  Chemie  in 
Berlin  referierten  Nernst  und  C.  Marie’4) 
über  elektrochemische  Masseinheiten. 

Im  vorigenjahreist  überdenStreit  zwischen 
O.  Urbasch  und  Drude  über  das  von 
dem  ersteren  aufgefundencRotationsphänomen 
berichtet  worden.  Den  Versuch  Urbasch’s 
hat  nun  Prof.  Nernst’1)  mit  positivem  Er- 
folge wiederholt.  Drude”)  erklärt  nun  als 
Ursache  der  Rotationserscheinung  das  Auf- 
treten eines  Thermostromes,  der  am  deut- 
lichsten ausgeprägt  ist,  wenn  man  konzen- 
trierte  Schwefelsäure  mit  Wasser  überschichtet. 
Auch  die  Richtung  der  Rotation  im  magne- 
tischen Feld  entspricht  der  Richtung  des 
Thermostromes.  Dieser  Thermostrom  kommt 
dadurch  zu  stände,  dass  zwischen  Gefass- 


et)  Zts.  phys.  Chem.  44,  460. 

«-«•)  ZU.  f.  E.  IX.  251;  IX.  256;  IX.  439: 
IX.  771. 

*®)  Compt.  rend.  136,  1649. 

ro-n)  Zts.  f.  E.  IX.  685:  IX.  51 1 : IX.  666. 
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wand  und  Zentrum  ein  Temperaturunter- 
schied der  sich  durch  Diffusion  erhitzenden 
Flüssigkeit  herausstellt,  indem  an  der  Wand 
die  Wärmeabgabe  am  stärksten  stattfindet. 
Taucht  man  aber  den  Eisenkern  in  die 
Flüssigkeit  ein,  so  kommt  keine  Rotation 
zustande,  weil  auch  das  Zentrum  abgekühlt 
wird,  und  so  kein  Temperaturunterschied 
zwischen  Mittelpunkt  und  Rand  mehr  besteht. 

Zum  Schlüsse  seien  noch  zwei  interessante 


Abhandlungen  erwähnt,  die  für  den  Elektro- 
chemiker Interesse  beanspruchen.  A.  Neu- 
burger”) schildert  die  Entwicklung  und  den 
gegenwärtigen  Stand  der  Elektrochemie 
F.  Haber  berichtet  über  das  Resultat  seiner 
Studienreise  nach  Nordamerika  in  einet 
Abhandlung. 

M)  Diese  Ze tisch.  X.  46  ff. 

(Porttetznnß  folgt.) 


DIE  ENTWICKLUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE. 

Von  Dr.  Albert  Neuburger.  (Fori»etmn<r.) 


Auf  Grund  der  vorstehend  wiederge- 
gebenen Ansichten  über  die  Elektrizität 
bautcdannBerzcliusscine  > elektrochemische 
Theorie«  auf.  Dieselbe  ist  in  der  vor- 
stehend zitierten  Auflage  seines  Lehrbuches 
in  detailliertester  Weise  unter  dem  Titel 
«Entwicklung  derelektrochemischenTheorie, 
so  wie  sie  aus  der  bisher  gesammelten 
Erfahrung  zu  folgen  scheint«  niederlegt.1) 

Sie  ist  das  Resultat  eingehender  Er- 
wägungen, die  von  der  Theorie  der  Ver- 
brennung ihren  Ausgang  nahmen  und 
den  berühmten  Forscher  zuletzt  auf  die 
mannigfachen  Beziehungen  zwischen  Feuer 
und  Elektrizität  hinleiteten.  Bereits  Wilke 
äusserte  iy66a),  «dass  man  mit  der  Zeit 
wohl  Aufschlüsse  erwarten  könne  über  die 
Verwandtschaft,  welche  die  neuere  Physik 
zwischen  Feuer  und  Elektrizität  zu  entdecken 
angefangen  habe«,  und  nach  ihm  waren  es 
Winterl,  Volta  und  Davy,  deren  Ver- 
suche Berzelius  mancherlei  Beziehungen 
zwischen  diesen  beiden  Erscheinungen  zu 
ergeben  schienen.  Wie  er  dann  über  die 
Erscheinungen  der  galvanischen  Kette  und 
sonstige  damals  bekannte,  aber  nicht  in 
ihrem  innersten  Wesen  erklärte  Phänomene 
auf  die  Beziehungen  zu  chemischen  Vor- 
gängen geführt  wurde,  ist  aus  verschiedenen 
Abhandlungen  und  Stellen  seines  Lehrbuches 
zu  ersehen.  Als  Resultat  aller  Meditationen 
und  Versuche  entsteht  dann  zuletzt  die 
elektrochemische  Theorie,  deren  Einfluss 
auf  die  Zeitgenossen  ein  gewaltiger  war  und 
die  nur  langsam  und  schwer  von  derFaraday- 


')  Lehrbuch  II,  Aufl.  Bä.  III.  I.  S.  49. 

*)  Abhandlang  der  schwedischen  Ak.vdemie  der 
WiMcnschaften  1 766.  90. 


sehen  verdrängt  wurde.  Wie  langsam  dies 
ging,  werden  wir  später  noch  ersehen.  Bei 
dem  Einflüsse  dieser  Theorie  auf  die  ganze 
Entwicklung  der  Elektrochemie  ist  es  wohl 
angebracht,  dass  wir  sie  nachstehend  — 
unter  Weglassung  der  ausführlichen  Ein- 
leitung und  sonstiger  weniger  wichtigen 
Stellen  — in  ihren  Hauptzügen  in  extenso 
wiedergeben,  wobei  uns  der  Anfang  nach- 
stehender Ausfuhrungen  zugleich  einen 
interessanten  Einblick  in  den  auf  die  Theorie 
selbst  hinleitenden  Gedankengang  von  Ber- 
zelius eröffnet.  Derselbe  schreibt: 

loc.  cit.  p.  6z:  »Wenn  die  Körper,  welche 
sich  verbunden  haben  und  nun  nicht  mehr 
elektrisch  sind,  getrennt  werden,  und  ihre  Ele- 
mente in  ihren  isolierten  Zustand  mit  ihren 
ursprünglichen  Eigenschaften  zurückgeführt 
werden  sollen,  so  müssen  sie  in  den  durch  die 
Verbindung  vernichteten  elektrischen  Zustand 
wieder  versetzt  werden;  oder,  mit  anderen 
Worten,  wenn  diese  verbundenen  Körper  durch 
irgend  eine  Ursache  ihren  ursprünglichen  elek- 
trischen Zustand,  der  durch  die  Vereinigung  auf- 
gehört hat,  wieder  erlangen,  so  müssen  sie  sich 
trennen  und  sich  wieder  mit  ihren  ursprüng- 
lichen Eigenschaften  darstellen.  Auch  ist  es 
bekannt,  dass  bei  der  Einwirkung  der  elek- 
trischen Säule  auf  eine  leitende  Flüssigkeit 
die  Elemente  dieser  Flüssigkeit  sich  trennen, 
dass  der  Sauerstoff  und  die  Säuren  von  dem 
negativen  Pol  zu  dem  positiven,  und  die 
brennbaren  Körper,  sowie  die  salzbildenden 
Basen  von  dem  positiven  zu  dem  negativen 
abgestossen  werden. 

Wir  glauben  daher  nun  mit  Gewissheit 
zu  wissen,  dass  die  Körper,  wenn  sie  nahe 
daran  sind,  sich  verbinden  zu  wollen,  ent- 
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gegengesetrte  freie  Elektrizitäten  zeigen,  deren 
Stärke  in  dem  Masse  steigt,  als  sie  sich  der 
Temperatur,  wobei  die  Verbindung  vor  sich 
geht,  nähern,  bis  in  dem  Augenblicke  der 
Vereinigung  die  Elektrizitäten  mit  einer 
Temperatur-Erhöhung  verschwinden,  die  oft 
bis  zum  Ausbrechen  von  Feuer  geht.  Auf 
der  anderen  Seite  haben  wir  gleiche  Gewiss- 
heit, dass  die  verbundenen  Körper  in  einer 
dazu  passenden  Gestalt  der  Wirkung  des 
durch  die  Entladung  der  Säule  entstehenden 
elektrischen  Stromes  ausgesetzt,  von  einander 
getrennt  werden,  und  ihre  ersten  chemischen 
und  elektrischen  Eigenschaften  wieder  er- 
langen, während  zu  gleicher  Zeit  die  darauf 
wirkenden  Elektrizitäten  verschwinden. 

Bei  dem  jetzigen  Zustande  unserer 
Kenntnisse  ist  die  wahrscheinlichste  Erklärung 
der  Verbrennung  und  der  dadurch  entstehen- 
den Feuer-Erscheinung:  dass  bei  jeder 
chemischen  Verbindung  eine  Neutrali- 
sation der  entgegengesetzten  Elek- 
trizitäten stattfindet,  und  dass  diese 
Neutralisation  das  P'euer  auf  dieselbe 
Weise  hervorbringt,  wie  sie  es  bei  der 
Entladung  der  elektrischen  Flasche, 
der  elektrischen  Säule  und  dem  Blitze 
erzeugt,  ohne  dass  sie  bei  diesen 
letzteren  Erscheinungen  von  einer 
chemischen  Vereinigung  begleitet  ist. 

Es  stellt  sich  indessen  hier  eine  Frage 
aul,  die  durch  keine  analoge  Erscheinung 
der  gewöhnlichen  elektrischen  Entladung  ge- 
löst werden  kann.  Nachdem  sich  die  Körper 
durch  die  Wirkung  einer  elektrochemischen 
Entladung  und  unter  Feuer-Erscheinung  ver- 
bunden haben,  bleiben  sie  in  dieser  Ver- 
bindung mit  einer  Kralt,  welche,  wie  erwähnt 
wurde,  grösser  ist,  als  alle  die,  welche  eine 
mechanische  Trennung  bewirken  können.  Die 
gewöhnlichen  elektrischen  Phänomene  er- 
klären wohl  die  Wirkung  der  Körper  auf 
grösseren  oder  geringeren  Abstand,  ihre  An- 
ziehung vor  der  Vereinigung  und  das  durch 
diese  Vereinigung  entstehende  Feuer;  aber 
sie  geben  uns  über  die  Ursache  der  mit 
einer  so  grossen  Kraft  nach  Vernichtung  des 
entgegengesetzten  elektrischen  Zustandes  fort- 
dauernden Vereinigung  der  Körper  keinen 
Aufschluss.  Ist  dies  die  Wirkung  einer  be- 
sonderen, den  Atomen  beiwohnenden  Kraft, 
wie  die  elektrische  Polarisation,  oder  ist  dies 
eine  Eigenschaft  der  Elektrizität,  welche  bei 
den  gewöhnlichen  Erscheinungen  nicht  wahr- 
nehmbar Ist?  Versucht  man,  diese  Frage  zu 
entscheiden,  so  findet  man,  dass  im  ersteren 
Falle,  wenn  es  nämlich  die  Folge  der  Wirkung 
einer  fremden  Kraft  wäre,  die  Fortdauer  der 
Verbindung  nicht  dem  Einflüsse  der  Elek- 


trizität unterworfen  sein  durfte,  und  dass  in 
dem  anderen  Falle  die  Wiederherstellung  der 
elektrischen  Polarität  selbst  die  stärkste 
chemische  Verbindung  auf  heben  müsste.  Auch 
wissen  wir,  dass  die  Entladung  der  elektrischen 
Batterie  die  chemische  Verwandtschaft  über- 
trift't  und  die  verbundenen  Körper  trennt, 
das  heisst,  dass  sie  die  Kraft,  wodurch  die 
Atome  nach  der  elektrochemischen  Entladung 
verbunden  blieben, überwindet  oder  vernichtet. 
Man  kann  z.  B.  vermittelst  einer  kleinen 
elektrischen  Batterie  von  8 oder  io  Paaren 
Zink-  und  Silber-Scheiben  von  der  Grösse 
eines  Thalers  das  Kali  bei  Gegenwart  von 
Quecksilber  zersetzen;  dies  zeigt,  dass  das. 
was  wir  Vereinigungs- Verwandtschaft,  chemi- 
sche Verwandtschaft  nennen,  eine  notwendige 
und  unveränderliche  Beziehung  mit  den  elek- 
trochemischen Erscheinungen  habe,  obgleich 
wir  sie  nicht  durch  die  bis  jetzt  bekannten 
Entladungs-Erscheinungen  der  durch  Reibung 
erregten  Elektrizität  erklären  können. 

Die  über  die  gegenseitigen  elektrischen 
Beziehungen  der  Körper  gemachten  Versuche 
haben  uns  gezeigt,  dass  jene  in  zwei  Klassen 
geteiltwerden  können : in  elektropositive  und  in 
elektronegative.  Die  zur  erstenKlasse  gehörigen 
einfachen  Körper,  sowie  ihre  Oxyde  nehmen 
immer  positive  Elektrizität  an,  wenn  sie  mit 
einfachen  Körpern  oder  Oxyden  der  zweiten 
Klasse  in  Berührung  kommen,  und  die  Oxyde 
der  ersten  Klasse  verhalten  sich  immer  zu 
den  Oxyden  der  zweiten,  wie  die  Salzbasen 
zu  den  Säuren. 

Man  glaubte,  die  elektrische  Reihe  der 
brennbaren  Körper  sei  von  der  ihrer  Oxyde 
verschieden;  aber,  obgleich  die  verschiedenen 
Oxydationsstufen  einiger  Körper  Ausnahmen 
zeigen,  so  stimmt  doch  die  elektrische  Ordnung 
der  brennbaren  Körper  im  allgemeinen  mit 
der  der  Oxyde  auf  die  Weise  überein,  dass 
die  mit  den  stärksten  Verwandtschaften 
begabten  Oxydationsstufen  der  ver- 
schiedenen Radikale  sich  zu  einander 
verhalten,  wie  die  Radikale  selbst. 

Werden  die  Körper  nach  ihren  elektrischen 
Dispositionen  geordnet,  so  entsteht  ein  elektro- 
chemisches System,  welches  nach  meiner 
Meinung  am  besten  von  allen  sich  eignet, 
eine  Idee  von  der  Chemie  zu  geben.  Ich 
wtrde  weiter  unten  darauf  zuruckkommen. 

Der  Sauerstoff  ist  der  elektronegative 
Körper.  Da  er  niemals,  in  Beziehung  auf 
irgend  einen  anderen,  positiv  ist,  und  da  es, 
nach  allen  bis  jetzt  bekannten  chemischen 
Erscheinungen,  wahrscheinlich  ist,  dass  kein 
Element  unserer  Erde  elektronegativer  sein 
kann,  so  legen  wir  ihm  eine  absolute  Negativität 
bei.  Auch  ist  er  in  dem  elektrochemischen 
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Systeme  der  einzige  Körper,  dessen  elektrische 
Beziehungen  unveränderlich  sind.  Die  anderen 
sind  in  dem  Sinne  veränderlich,  dass  ein 
Körper  in  Beziehung  auf  einen  anderen  negativ 
und  in  Beziehung  auf  einen  dritten  positiv 
sein  kann;  so  sind  z.  B.  der  Schwefel  und 
das  Arsenik  in  Beziehung  auf  den  Sauerstoff 
positiv  und  in  Beziehung  auf  die  Metalle 
negativ.  Die  Radikale  der  fixen  Alkalien 
und  der  alkalischen  Erden  sind  dagegen  die 
clcktropositivsten  Körper;  sie  sind  es  aber  in 
wenig  verschiedenen  Graden,  und  an  dem 
positiven  Ende  der  elektrischen  Reihe  ist 
kein  Körper  so  elektropositiv,  wie  der  Sauer- 
stoff elektronegativ  ist. 

In  der  Meinung,  es  müsse  einen  solchen 
Körper  geben,  vermuteten  zwar  einige 
Chemiker,  es  sei  dies  der  Wasserstoff  und  es 
rührten  die  elektropositiven  Eigenschaften  der 
Körper  immer  von  einem  Anteile  Wasserstoff 
her,  den  sie  enthielten ; aber  diese  Vermutung, 
welche  sich  auf  keine  andere  Thatsache,  als 
auf  die  grosse  Sättigungs-Kapazität  des  Wasser- 
stoffs stützt,  hat  niemals  allgemeinen  Beifall 
erhalten,  und  man  braucht  nur  einen  Blick 
auf  die  Eigenschaften  des  Wasserstoffs  und 
der  anderen  elektropositiven  Körper  zu  werfen, 
um  sie  unwahrscheinlich  zu  finden.  Auch 
weiss  man  nun,  dass  sich  der  Wasserstoff 
mit  dem  Kalium  verbinden  zu  können  scheint, 
worin  er  das  elektronegativc  Element  wäre, 
und  dass  das  Wasser  in  seinen  Verbindungen 
mit  den  Salzbasen  die  Stelle  der  Säure  spielt, 
weil  bei  Zersetzung  von  Kalkerde-  oder 
Baryterde-Hydrat  durch  die  Säule  sich  das 
Wasser  am  positiven  Pole  ansammelt,  während 
die  Erde  zum  negativen  geht. 

Wenn  man  die  Körper  nach  dem  Zu- 
nehmen ihrer  positiven  Eigenschaften  ordnet, 
so  findet  man  in  der  Mitte  dieser  Reihe 
Körper,  deren  spezifische  elektrochemische 
Eigenschaften  wenig  ausgezeichnet  sind,  und 
die  man  ebenso  gut  in  die  eine  wie  in  die 
andere  elektrische  Klasse  setzen  könnte. 
Diesen  Körpern  fehlen  indessen  nicht  die 
elektrochemischen  Eigenschaften;  sie  sind  in 
Beziehung  auf  die  ihnen  vorhergehenden 
elektropositiv  und  in  Beziehung  auf  die  nach 
ihnen  folgenden  negativ. 

Folgende  ist  ungefähr  die  Ordnung,  in 
welcher  die  einfachen  Körper  hinsichtlich 
ihrer  allgemeinen  elektrochemischen  Eigen- 
schaften und  derjenigen  ihrer  stärksten  Oxyde 
auf  einander  folgen; 

Sauerstoff 

Schwefel 

Stickstoff 

Chlor 

Jod 


Fluor 

Phosphor 

Selen 

Arsenik 

Chrom 

Molybdän 

Wolfram 

Bor 

Kohlenstoff 

Antimon 

Tellur 

Tantal 

Titan 

Kiesel 

Osmium 

Wassers  toff 

Gold 

Iridium 

Rhodium 

Platin 

Palladium 

Quecksilber 

Silber 

Kupfer 

Uran 

Wismuth 

Zinn 

Blei 

Cerium 

Kobalt 

Nickel 

Eisen 

Cadmium 

Zink 

Mangan 

Zirconium 

Aluminium 

Yttrium 

Beryllium 

Magnesium 

Calcium 

Strontium 

Baryum 

Lithium 

Natrium 

Kalium. 

Ich  sagte,  diese  ist  ungefähr  ihre 
Ordnung.  Bis  jetzt  hat  man  diese  Materie 
so  wenig  untersucht,  dass  sich  noch  nichts 
ganz  Gewisses  hinsichtlich  dieser  relativen 
Ordnung  bestimmen  lässt,  die  wohl  nicht 
mehr  dieselbe  bleiben  möchte,  wenn  man 
alle  auf  diesen  Gegenstand  sich  beziehenden 
Umstände  besser  kennen  wird. 

Es  ist  natürlich,  sich  vorzustellen,  dass 
die  elektrochemischen  Eigenschaften  der 
Körper  sich  unter  einander  verhalten  würden, 
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wie  ihre  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff,  und 
dass  diese  Reihe  zu  gleicher  Zeit  ihre  Ordnung 
nach  dieser  Verwandtschaft  anzeigen  werde. 
Indessen  verhält  es  sich  nicht  so;  Schwefel, 
Phosphor  und  Kohlenstoff  sind  sehr  elektro- 
negative  Körper;  gleichwohl  reduzieren  sie 
mehrere  der  elektropositiveren.  Ausserdem 
steht  die  Verwandtschaft  eines  Körpers  zum 
Sauerstoff  nicht  in  einem  unveränderlichen 
Verhältnisse;  sie  verändert  sich  nach  der 
Temperatur.  Bei  einem  gewissen  Hitzgrade 
reduziert  das  Kalium  das  Kohlenoxydgas, 
bei  einem  anderen  Grade  wird  das  Kali  von 
der  Kohle  reduziert.  Das  Quecksilber  oxydiert 
sich  bei  dem  Kochpunkt,  und  bei  einer  höheren 
Temperatur  hat  es  zum  Sauerstoff  keine  Ver- 
wandtschaft mehr  u.  s.  w.  Ferner  werden  oft 
bei  unseren  Versuchen  die  Körper  durch  eine 
zusammengesetzte  Verwandtschaft  oxydiert 
oder  reduziert,  nach  welcher  man  nicht  ihre 
relative  Verwandtschaft  zum  Sauerstoff  be- 
urteilen darf  Es  ist  also  dieser  Umstand, 
dass  die  gegenseitigen  elektrischen  Be- 
ziehungen der  Körper  nicht  gleichen  Schritt 
halten  mit  dem  Grade  ihrer  relativen  Ver- 
wandtschaft zum  Sauerstoff,  nicht  dem  elek- 
trischen Systeme  entgegen,  obgleich  er  auf 
den  ersten  Anblick  einen  Widerspruch  zu 
enthalten  scheint;  und  weiter  unten  werde 
ich  zu  zeigen  versuchen,  wie  man  dieses  Ver- 
hältnis erklären  kann. 


Lange  vorher,  ehe  man  die  elektrischen 
Beziehungen  der  brennbaren  Körper  ahnte, 
hatte  man  ihre  Oxyde  in  Sauren  und  in 
Basen  cingeteilt:  die  ersteren  bilden  die 

elcktronegative  Klasse  und  die  zweiten  die 
elektropositive,  und  diese  Körper  stehen 
unter  sich  in  einer  solchen  Beziehung,  dass 
oft  eine  schwache  Säure  einer  stärkeren  als 
Base  dient,  und  dass  eine  schwache  Base  oft 
die  Rolle  einer  Säure  in  Beziehung  auf  eine 
stärkere  Base  spielt. 

Die  aus  einer  Säure  und  einer  Base  zu- 
sammengesetzten Salze  üben  noch  unter  sich 
elektrische  Reaktionen  von  zweierlei  Art  aul 
einander  aus,  nämlich  sowohl  zersetzende, 
wodurch  sich  die  Elemente  in  anderen  Ver- 
hältnissen mit  einander  verbinden,  als  auch 
verbindende,  indem  sich  zwei  Salze  mit 
einander  verbinden  und  ein  Doppelsalz  bilden, 
wobei  alsdann  das  eine  Salz  eine  elektro- 
negative  und  das  andere  eine  elektropositive 
Reaktion  ausübt.  Die  erstere  (die  zersetzende) 
beruht  auf  den  spezifischen  elektrischen  Re 
aktionen  der  einzelnen  Elemente,  die  das 
Bestreben  haben,  sich  vollkommener  zu 
neutralisieren,  die  zweite  (die  verbindende) 
hängt  im  Gegenteil  von  der  elektrischen  Re- 
aktion des  ganzen  zusammengesetzten  Atoms 
ab,  welches  als  Ganzes,  mit  Beibehaltung 
seiner  Zusammensetzung  besser  neutralisiert 
zu  werden  strebt. 

(Foruetzung  folgt.) 


REFERATE. 


Bin  neuer  elektrischer  Ofen.  — Girod. 

(»Journal  de  l'EIectrolyse«  1903,  163,  a.) 

Einen  neuen  elektrischen  Oien  hat  Girod 
konstruiert  und  beschrieben.  Derselbe  soll  in 
erster  Linie  für  die  Elektrometallurgie  des  Eisens 
dienen,  muss  jedoch  die  Probe  aut  seine  Brauch- 
barkeit noch  ablegen.  Der  Oien  besteht  3tis 
einem  Graphittiegel  A,  der  je  nach  Bedarf  durch 
einen  Tiegel  aus  feuerfestem  Mauerwerk  ersetzt 
werden  kann  und  von  aussen  her  erhitzt  wird. 
Diese  Erhitzung  wird  durch  den  Widerstand 
hervorgebracht,  den  ein  den  Tiegel  A umgebendes 
Graphitgemenge  B dem  elektrischen  Strom  ent- 
gegensetzt. Die  Zuführung  des  Stromes  geschieht 
durch  die  Pole  Pi,  P„  die  sternförmig  um  den 
Tiegel  herum  angeordnet  und  durch  Isolations- 
masse  von  einander  getrennt  sind.  Auch  diese 
Pole  können  aus  einem  Graphitgemenge  bestehen 
und  dadurch  gleichzeitig  zur  Erhitzung  dienen. 
Der  Ofen  ist  um  eine  horizontale  Achse  drehbar, 
die  zugleich  zur  Stroinzuleitung  dient.  Die  Kabel, 


welche  den  Strom  zuleiten,  werden  bei  E befestigt 
und  zur  Ueberleitung  derselben  auf  die  Pole 
dienen  die  Metalischuhe  C. 

Der  Strom  soll  den  Tiegel  A durch  Wider- 
standserhitzung glühend  machen  und  dadurch  die 
im  Innern  desselben  befindlichen  Körper  zum 
Schmelzen  bringen.  Um  das  Anlassen  des 
Stromes  zu  erleichtern,  werden  zunächst  die  Pole 
Pi  und  P,  durch  dünne  eiserne  Drähte  verbunden, 
die  entweder  ebenfalls  als  Widerstände  dienen 
oder  so  bemessen  sein  können,  dass  sie  bei 
einem  gewissen  Betrag  der  Stromintensität 
durchschmelzen.  Man  kann  dieses  Durch- 
schmelzen bei  einer  beliebigen  Spannung,  ob 
diese  nun  20  oder  25  der  70  oder  80  Volt  beträgt, 
erzielen. 

Für  gewisse  metallurgische  Prozesse  soll  der 
Tiegel  eine  mehr  längliche  Form  haben.  Trotz- 
dem der  Ofen  noch  nicht  in  Gebrauch  genommen 
ist,  versichert  sein  Erfinder,  dass  er  sehr  sparsam 
arbeitet,  und  insbesondere  sollen  sich  seine 
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Elektroden  nie  ahmitzen,  da  sie  mit  einet 
reduzierenden  Masse  in  Verbindung  stehen. 
Ausser  zu  metallurg  sehen  Operationen  soll  et 
sich  auch  besonders  /.ur  Herstellung  von  Glas 
mit  Hille  der  Elektrizität  eignen . \ — 

Neue  Anordnung  des  Harmet'schen  elektrischen 
Ofent.(iElectricalWorkl  and  Engineer«,  11)03,765). 
Die  bekannte  von  «ns  bereits  beschriebene 
(siehe  diese  Zeitschrift  1903,  Xo.  5.  S.  115)  An 
Ordnung  der  Härmet '.sehen  Oeten  ist  in  jüngster 
Zeit  etwas  abgeändert  worden,  wie  aus  der  an 


obiger  Steile  befindlichen  Heschteibung,  sowie 
aus  drei  amerikanischen  Patenten  hervorgeht,  die 
Härmet  am  27.  Oktober  v,  J,  erteilt  worden  sind. 
Hei  der  Iruheren  Anordnung  standen  die  beiden 
erden  t i'-tcn,  der  Schmelzofen  und  der  Reduktions- 
ofen übereinander,  und  der  Schmelzofen  hatte  eine 
nach  unten  zu  sich  verjüngende  form.  Die  nette 
Anordnung  unterscheidet  sich  hiervon  dadurch, 
dass  die  beiden  Oefen  nebeneinander  angeordnet 
sind,  und  zwar  mit  gleich  hohen,  durch  eine 
Itrücke  verbundenen  Gichtnflhungen.  Die  Form 
des  Schmelzofens  ist  in  der  Weise  abgeändert. 


tag.  105. 


dass  er  einen  Schachtofen  darstellt,  dessen  W ände 
von  oben  gerechnet  bis  /um  eisten  1 »r.tivl  will- 
kommen parallel  laufen.  An  det  Stelle,  vo  das 
erste  Elektrodenpaar  einmUndet,  beginnen  sie 
sich  erst  allmählich,  dann  immer  starker  von 
einander  zu  entfernen,  bis  sie  zuletzt  plötzlich 
und  unvermittelt  in  den  eigentlichen  Schmelzraum 
tibergehen,  der  einen  Herd  mit  geneigter  Sohle 
darstellt.  Da,  wo  der  innere  S<  hachtraum  die 
Form  eines  Kegels  hat,  münden  ungefähr  in  der 


Mitte  desselben  die  zweiten  Elektroden  ein.  Die 
Sohle  des  Schmelzofens  ist  so  angeordnet,  dass 
das  Schmelzgut  von  ihr  aus  direkt  in  den  unteren 
Teil  des  Reduktionsofens  gelangt,  wo  sich  ihm 
die  aus  dem  Schachte  kommenden  Beimengungen 
zugesellen.  ’i,  c Anordnung  bedingt,  dass  die 
Sohle  des  Schmelzofens  höher  steht  als  diejenige 
des  RLü.  tki  1011c.  ii,:ns.  Am  dniteu  Ofen  endlich, 
an)  Raffinat',' ms. «ca  ist  nichts  geändert  worden, 
.1  tsser,  dass  Härmet  nunmehr  die  Raffination 
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ebenfalls  auf  elektrischem  Wege  vortunehmen 
sich  anschickt.  N.— 

Dt»  Vorgänge  ln  der  Cooper-Hewittlampe.  — 

v,  Recklinghausen.  (An).  Inst.  El  Eng.  n. 

»Ztschr.  f.  Elt.«  Wien,  1903.  23.  84.) 

Cooper-Hewitt  hat  den  Vorgang  der 
Leitung  der  Elektrizität  durch  Gase  studieit  und 
fand,  dass  man  zwischen  folgenden  drei  Wider- 
ständen zu  unterscheiden  hat.  1.  Positiver 
Klektrodenwiderstand  oder  Anodenwidersland, 
s.  Widerstand  des  Gases.  3.  Negativer  Elektioden- 
widerstand  oder  Kathodenwiderstand.  Der  letzte 
ist  der  bedeutendste.  Der  Widerstand  in  ge- 
wöhnlichen Vakuumröhren,  Geisslcrröhren  u.  dgt 
ist  ausserordentlich  hoch,  was  grösstenteils  dem 
Kathodenwiderstand  zuzuschreiben  ist.  Wenn 
wir  eine  Rohre  von  geringem  Widerstand  wllnsehen, 
müssen  wir  eine  Kathode  von  geringem  Wider- 
stand verwenden.  Nach  der  Definition  von 
Cooper-Hewitt  brauchen  wir  dazu  eine  Elek- 
trode, die  der  Strom  fortwährend  zersetzt,  zum 
Sieden  bringt  oder  anderweitig  ändert.  Queck- 
silber eignet  sich  sehr  gut  zur  Kathode.  Es 
wird  durch  Berührung  mit  der  Anode  oder  durch 
die  Durchschlagsspanntmg  zur  Zersetzung  ge- 
bracht. Der  Vorgang  der  »Zersetzung«  besteht 
hier  aus  Verdunsten,  Kondensieren  an  den 
Wandungen  und  neuerlichem  Verdampfen.  Die 
Durchschiagsspannung  bei  Quecksilber  ist 
600c  -30000  Volt,  die  normale  Spannung,  die 
zur  Ueberwindung  des  Widerstandes  notwendig 
ist,  5 Volt.  Die  allergeringste  Stromumerbrechung 
hat  sofort  das  Wiederanwachsen  des  Kathoden- 
widerstandes zur  Folge.  Auf  dieser  Eigenschaft 
beruht  eben  der  Cooper-Hewitt-Unterbrecher. 

N. 


Ueber  Erzsehmelzen  mit  Chlorbehandlung  und 
Elektrolyse.  J.Swinburne.  (Electrical Review, 
Vol.  53.  1>-  12t—  IZ2,  17.  Juli  1903.) 

Eine  Arbeit  mit  obigem  Titel  wurde  kürzlich 
vor  der  neugegründet-  n Faraday-Geseilschatt  vor- 
getragen und  darin  die  von  Ashcroft  und  dein 
Verfasser  selbst  ausgearbeitete  Methode  für  Be- 
arbeitung von  Sullidenen  beschrieben.  Das 
Verfahren  besteht  im  wesentlichen  darin,  dass 
ein  einfaches  oder  gemischtes  Metallsulfid  in 
geschmolzenem  Zustande  mit  Chlor  behandelt 
wird,  wobei  unter  geeigneten  Bedingungen  Schwefel 
abgegeben  wird,  der  kondensiert  werden  kann, 
wahrend  ein  einfaches  oder  gemischtes  Chlorid 
der  ursprünglichen  Metalle  übrig  bleibt.  Dieser 
Chloridrückstand  wird  hierauf  chemisch  behandelt 
und  alle  seine  metallischen  Bestandteile  schliess- 
lich durch  Zinn  ersetzt,  bis  das  schliesslich 
erhaltene  Zinkchlorid  durch  Elektrolyse  im  ge- 
schmolzenen Zustande  zersetzt  werden  kann, 
wobei  die  zum  Aufschliessen  einer  neuen  Erz- 
rnrnge  erforderliche  Chlormenge  abgegeben  wird. 
Bei  der  Methode  werden  demgemäss  alle  Bestand- 
teile des  Minerals  als  Elemente  gewonnen,  aus- 
genommen Eisen  und  Mangan,  welch  letztere  in 
der  Farbe  ihrer  höchsten  Oxyde  erhalten  werden. 
Erstercs  hisst  sich  nach  einem  Verfahren  be- 
arbeiten. bei  dem  im  Ofen  seine  Farbe  ent- 
wickelt wird  und  es  verkaufsfähig  wird  als  Oxyd- 
farbstoff oder  sich  zu  wirklich  reinem  Eisen 
reduzieren  lässt,  wenn  dafür  ein  geeigneter  Markt 
vorhanden  sein  sollte.  Das  einzige  erforderliche 
Reagens  ist  Zinkchlorid,  Zink  selbst  oder  Salz- 
säure, je  nach  den  Versuchsbedingungen.  Letztere 
nur  in  solcher  Menge,  dass  ein  kleiner  chemischer 
und  mechanischer  Verlust  kompensiert  wird. 

A.  G. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Elektrischer  Ofen  zum  Schmelzen  von  Eisen- 
SChwamm.  — Charles  Grange  in  Aiguebelle.  — 

l>.  R.  P,  No.  139097. 


Der  Ofen  dient  mm  Schmelzen  des  in  einem 
Schachtofen  erzeugten  Eiscnschwammea.  Der  Schmelz- 
raum  i«t  durch  eine  Zwischenwand  in  zwei  Kammern  t 
and  k geteilt,  die  durch  eine  Oeffnung  / mit  einander 
in  Verbindung  stehen.  Durch  diese  Anordnung,  nSmlich 


durch  die  in  bekannter  Weise  als  Schlackcnschtltze 
dienende  Zwischenwand,  soll  vermieden  werden,  dass 
die  Schlacken  mit  der  Kohlenelektrode  r in  Berührung 
kommen,  weil  sonst  die  Arbeitsleistung  infolge  der 
schlechten  Leitungsfähigkett  der  Schlacken  verringert 
werden  würde.  Ferner  wird  verhindert,  dass  bei  dem 
Ahstechen  des  Metalle*  Luft  zu  dem  reduzierten  Eisen- 
erz gelangt.  Zu  diesem  Zwecke  wird  die  Ausflussöffnung 
m für  das  Metall  etwas  oberhalb  der  Oberkante  der 
Oeffnung  /,  welche  die  beiden  Kammern  mit  einander 
verbindet,  angeordnet,  so  dass  diese  Oeffnung  / mit 
tlüssigem  Metall  gefüllt  bleibt,  wenn  man  Metall  aus- 
flie«scn  lässt. 

Verfahren  zur  Herstellung  von  Sammler- 
elektroden- — Akkumulatoren*  und  Elektrizitäts- 
werke, Aktiengesellschaft  vorm.  W.  A.  Roese  & Co. 
in  Berlin.  — D.  R.  P.  No.  139  170.  (Zusatz  zum 
Patente  123832.) 

Zwecks  Herstellung  gepasteter  Elektroden  werden 
durch  Giessen,  Pressen  u.  s.  w.  hergestellie  Metallplatter 
oder  -streifen,  welche  breite  Zwischenräume  zwischen 
den  Rippen  aufweiaen,  mit  wirksamer  Masse  gefüllt. 
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getrocknet,  sodann  zu  dünnen  Platten  mit  dünnen  und 
niedrigen  Rippen  ausgewnlzt  und  darauf  zu  Elektroden 
susim  men  gesetzt. 

Verfahren  zur  Verhütung-  des  Reissens  und 
Abrollens  galvanoplastiseher  Niederschlage. 

— Dr.  G.  Langbein  & Co.  in  Leipzig-Sellershnuscn. 

— D.  R.  P.  No.  139372. 

Das  Reisten  und  Abrollen  der  Niederschläge  auf 
Formen  aut  Wacht,  Guttapercha  o.  dgl.  lässt  sich  ver- 
meiden, wenn  man  auf  der  Matrize  am  Rande  der 
Prägung  eine  oder  mehrere  unterschnittene  Vertiefungen 
herstellt.  Werden  diese  unterschnittenen  Flächen 
ebenfalls  sorgfältig  durch  Graphit  leitend  gemacht,  so 
lagert  sich  auf  ihnen  Metall  zusammenhängend  mit 
dem  Niederschlage  auf  der  Prägefläche  der  Matrize  ab, 
und  das  auf  der  unterschnittenen  Fläche  befindliche 
Metall  kann  der  durch  Spannung  im  Niederschlage 
hervorgerufenen  Neigung  zum  Abrollen  nicht  folgen, 
verhindert  vielmehr  das  Abrollen  des  Niederschlags 
von  der  Bildfläche  der  Matrizen. 

Der  gleiche  Zweck  wird  erreicht,  wenn  die 
graphitierte  Bildfläche  der  Wachs-  oder  Guttupercha- 
matrizen  mit  einer  metallischen,  mit  der  Matrize  sicher 
verbundenen  Einfassung  versehen  wird.  Die  Wirkung 
dieser  Anordnung  ist  die,  dass  der  Niederschlag  sich 
mit  der  metallischen  Einfassung  fest  verbindet  und 
genügend  fest  an  ihr  haftet,  um  der  Spannung  im 
Niederschlage  auf  der  graphitierten  Malrtzcnfläche  zu 
widerstehen  und  somit  das  Abrollen  und  Reissen  des 
Niederschlags  su  verhindern. 


Vorrichtung  zur  Elektrolyse  von  Alkallsalz- 
lösungen mittelst  Quecksliberkathode.  — 

James  Dick  GUmour  in  Glasgow.  — L).  R.  P. 
No.  t39  389- 

Die  Vorrichtung  besteht  aus  zwei  nnter  Freilassung 
eines  Durchtrittsraumes  in  einander  angeordneten 
Gelassen.  Das  äussere,  das  zur  Auswaschung  besw. 
Zerlegung  des  gebildeten  Amalgams  dient,  steht  einer- 
seits durch  mit  Flüsiigkcitsverschlüssen  oder  Rückschlag- 
ventilen aasgestattete  Rohre  mit  dem  inneren,  dem 
eigentlichen  elekirolytischen  Gefässe  und  andererseits 
mit  einer  Druckleitung  in  Verbindung,  durch  welche 
mittelst  einer  Pumpe  stossweise  die  Wusckflüssigkeit  fUr 
das  Amalgam  in  das  äussere  Gefäss  ein  und  unter  dem 
Boden  des  inneren  Gefässes  entlang  durch  das  auszu- 
waschende Amalgam  hindurchgedrückt  wird,  dabei 
zugleich  eine  Zirkulation  des  Quecksilbers  zwischen 
den  beiden  Gefässen  bewirkend. 


Verfahren,  galvanische  Metallnledersehl&ge 
auf  Celluloidgegenst&nden  fester  haften  zu 
machen.  — Adolf  Neubauer,  Rudolf  Grotte  und 
Franz  Kalous  in  Tachau,  Böhmen.  — D.  R.  P. 
No.  139447. 

Der  in  bekannter  Weise  zum  Leitendmachen  der 
Gegenstände  dienenden  Silbernitratlösung  wird  ein 
Lösungsmittel  des  Celluloids,  z.  B.  Acceton,  zugefügt, 
welches  ein  tieferes  Eindringen  der  Silberlbsung  und 
dadurch  ein  besseres  Haften  des  Niederschlags  bewirkt. 


ALLGEMEINES. 


Ueber  die  Elektrochemie  und  Ihre  Zukunft 
ln  Italien  schreibt  Dr.  A.  Bol is- Mailand  in  der 
»Chemiker-Zeitnng« : ln  wenigen  Ländern  ohne  Stein- 

kohle, ln  denen  dementsprechend  das  Verbrennungs- 
material teurer  ist  als  in  anderen  Staaten,  haben  die 
ueuen  Entdeckungen  der  Elektrotechnik,  besonders  die 
Anwendung  der  Elektrisität  als  Betriebskraft,  eine  so 
rasche  Anwendung  gefunden  wie  in  Italien.  Es  ist  zu 
beachten,  dass  die  topographischen  Verhältnisse  Italiens 
(besonders  in  Norditalien)  ausserordentlich  günstig  für 
elektrotechnische  Unternehmungen  sind,  und  zwar  wegen 
de*  Reichtums  an  natürlichen  Kraftquellen,  wie  Wasser- 
fällen u s.  w.  Kein  Wunder  daher,  dass  diese  günstigen 
Naturverhältnisse  und  die  berühmten  Elektrotechniker, 
welche  in  der  letzten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts 
in  Italien  erstanden,  die  italienische  Elektrotechnik  in 
einen  Zustand  versetzt  haben,  der  tatsächlich  als  blühend 
zn  bezeichnen  ist,  und  welcher  die  besten  Voraus- 
setzungen für  die  Zukunft  der  »weissen  Steinkohle« 
rechtfertigt. 

Auch  die  Chemie  hat  die  bedeutenden  Fortschritte 
der  Elektrotechnik  in  Italien  sehr  empfunden,  und  einem 
ihrer  jüngsten  Zweige,  der  Elektrochemie,  lässt  sich  in 
Italien  ein  günstiges  Schicksal  Voraussagen  Die  erste 
elektrochemische  Industrie,  die  in  Italien  begründet 
wurde,  war  die  Acetylen-  und  Karbidindustrie,  die  erst 
im  Jahre  1897  zn  erscheinen  begann  und  zur  Zelt  eine 
sehr  wichtige  geworden  ist.  Dies  wird  bestätigt  durch 
folgende  Ziffern:  Im  Jahre  1897  betrug  die  Produktion 
von  Calctumkarbid  nicht  mehr  als  5000  dz,  1900  da- 
gegen 38000  dz  im  Werte  von  930000  L.  und  im 
letsten  Jahre  0 000  dz  (3880000  L.).  Obschon 
weniger  entwickelt  als  die  vorgenannte  Industrie,  macht 


die  Fabrikation  von  elektrolytischer  Soda,  sowie  von 
Aetzsoda  und  Chlorkalk  auf  elektrochemischem  Wege 
gute  Fortschritte  und  Ist  schon  ziemlich  entwickelt 
In  der  Zeit  von  1897  bis  1902  einschliesslich  wurden 
11  Aktiengesellschaften  für  elektrochemische  Industrie 
begründet,  welche  ein  Kapital  von  32200000  L.  dar- 
stellen.  Wenn  einige  dieser  Unternehmungen  gescheitert 
sind,  so  sind  die  Gründe  hierfür  weitmehr  in  Administra- 
tionsfchlern  nls  in  Krisen  der  Industrie  zu  suchen. 

Wie  schon  früher  berichtet  wurde,  befinden  sich 
die  technisch-chemischen  Studien  in  Italien,  allgemein 
gesprochen,  in  keinen  guten  Verhältnissen,  sodass  man 
besonders  auf  Anregung  der  chemischen  Gesellschaft  in 
Mailand  daran  denkt,  sie  einer  radikalen  Reform  zu 
unterziehen.  Die  elektrochemischen  Studien  haben  da- 
gegen in  den  letzten  Jahren  bedeutende  Fortschritte 
gemacht.  Eine  Schule  der  Elektrochemie  (Direktor 
Prof.  Dr.  Miolati)  besteht  schon  in  Turin;  eine  eben- 
solche Schule,  der  der  Name  der  neugeborenen  Prinzessin 
Jolanda  von  Savoyen  verliehen  wurde,  wurde  in 
Mailand  an  der  dortigen  technischen  Hochschule  be- 
gründet Zum  Direktor  derselben  wurde  Prof.  Dr. 
G.  Carrara  ernannt. 

Das  vielumstrittene  Problem  der  Schaffung  einer 
organisch-chemischen  Industrie  in  Italien  wird  sehr  wahr- 
scheinlich seine  Lösung  in  den  neueren  Anwendungen 
der  Elektrisität  auf  die  organische  Chemie,  wie  z.  B. 
der  elektrolytischen  Reduktion  der  Nitroverbindungen, 
finden. 

Die  Platinausbeute  Russlands,  welche  95«/,, 
der  Welterzcucung  liefert,  «oll,  eingelnngten  Nachrichten 
zufolge,  im  Jahre  1902  nahezu  400  Pud  ergeben  haben. 
Da  »ich  die  russischen  Grubenbesitzer  mit  der  Affinierung 
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de*  Metalle*  nicht  selbst  beschäftigen,  *o  wurde  die- 
selbe ganz,  von  ausländischen,  hauptsächlich  englischen 
Unternehmern  durchgeführt,  welche  das  Kohplatina  um 
6000  bi*  7000  Rubel  (in  leister  Zeit  um  9000  Kübel) 
pro  Pud  in  Russland  ankauften  und  das  affinierte 


Platina  um  16 000  bis  17000  Rubel  pro  Pud  verkauften. 
Der  grosse  Reingewinn  der  ausländischen  Affinierungs- 
anstalten hat  im  Berichtsjahre  die  Gründung  einer 
Gesellschaft  hervorgerufen,  um  in  Russland  selbst  den 
Affioierungsprosess  vorzunchmen. 


BÜCHER-  UND  ZEITSCHRIFTEN  ÜBERSICHT. 


Neuburger,  Dr.  Albert,  Kalender  für  Elektro- 
chemiker, sowie  technische  Chemiker  und 
Physiker  für  das  Jahr  1904.  VIII.  Jahrgang. 
Mit  einer  Beilage.  Berlin  W.,  Verlag  von  M.  Krayn. 
Preis  4. — M. 

Der  Kalender  ist  dieses  Jahr  etwas  spätererschienen 
als  früher,  was  darin  seinen  Grund  hat.  dass  die  dies- 
mal gan*  ausserordentlich  eingehende  Umarbeitung  mehr 
Zeit  in  Anspruch  nahm  als  vorauszusehen  war.  Wir 
entnehmen  Über  die  Gesichtspunkte,  welche  den  Heraus- 
geber leiteten,  der  Vorrede  folgendes: 

»Auch  in  diesem  Jahre  war  es  mein  Bestreben, 
beiden  Teilen  gerecht  zu  werden:  sowohl  den  wissen- 
schaftlich arbeitenden  Elektrochemikern,  wie  auch  den 
Technikern.  Einzig  und  allein  dieses  Bestreben  hat 
mich  geleitet,  und  es  war  mein  Ziel,  ein  brauchbares 
Handbuch  sowohl  für  das  Laboratorium  wie  für  die 
Technik  xu  schaffen.  Die  Rücksicht  hierauf  liess  alles 
weitere  xurücktretcn,  manchmal  sogar  ineine  eigene 
Ueberxeugung.  So  war  mir,  um  nur  ein  Beispiel  anzu- 
führen,  wohl  bewusst,  dass  die  N au  man  n'sche  Tabelle 
der  Wärmetömmgen  mit  den  Ergebnissen  der  modernen 
wissenschaftlichen  Forschungen  nicht  mehr  im  Einklang 
sieht;  ich  beliess  sie  aber  trotzdem  auch  in  der  neuen 
Auflage,  denn  die  gesamte  chemische  Technik  rechnet 
ausschliesslich  mit  ihr  und  die  in  ihr  enthaltenen  Werte 
bilden  nach  wie  vor  die  Grundlage  aller  technischen 
Kalkulationen.  Für  die  Technik  erfüllt  sic  im  übrigen 
auch  ihren  Zweck,  wenn  sie  auch  vor  der  Wissenschaft 
nicht  mehr  standzuhalten  vermag.  Das  Gleiche  im 
umgekehrten  Sinne  ist  der  Fall  mit  einer  Anzahl  von 
Tabellen,  die  als  Ergebnisse  rein  wissenschaftlicher 
Forschungen  bezeichnet  werden  müssen  und  die  in  den 
Laboratorien  vielfach  benützt  werden,  wenn  ihnen  auch 
nicht  der  mindeste  technische  Wert  zukommt.  Hierher 
gehören  t.  B.  viele  Tabellen  über  Ionengrössen,  deren 
Zahlen  in  Lösungen  von  so  grosser  Verdünnung  be- 
stimmt wurden,  wie  sie  in  der  Praxis  niemals  Vorkommen, 
und  deren  Zahlen  zum  Teil  auch  nur  für  diese  weit- 
gehenden Verdünnungen,  sowie  für  Laboratoriumsver- 
hältnisse Geltung  haben.  Durch  diesen  streng  unparteiischen 
and  vollkommen  objektiven  Standpunkt  hoffe  ich,  dass 
cs  mir  gelungen  ist,  beiden  Teilen  gerecht  zu  werden 
und  ein  Werk  geschaffen  zu  haben,  das  sowohl  im 
Laboratorium  wie  in  der  Technik  seinen  Zweck  erfüllt. t 

»Wie  in  den  Vorjahren,  so  wurden  auch  in  diesem 
Jahre  alle  Tabellen  sorgfältig  revidiert;  veraltete  wurden 
ausgemerzt  und  zahlreiche  neue  eingesetzt.  Die  Ver- 
besserungen beziehen  sich  auf  fast  alle  Kapitel,  sogar 
auf  den  in  den  früheren  Auflagen  immer  unverändert 
gebliebenen  mathematischen  Teil,  der  durch  eine  neue 
Logarithmentafel  verbessert  und  um  die  Fundamental- 
gleichungen der  Integral-  und  Differentialrechnung 
vermehrt  wurde.  Das  Kapitel  »Technische  Elektrolyse« 
erfuhr  eine  bedeutende  Erweiterung  durch  eine  Zu- 
sammenstellung alles  dessen,  was  bisher  über  die  Er- 
zeugung von  Stahl  auf  elektrischem  Wege  bekannt  ist. 
Tioudcm  ich  stets  bemüht  war,  alles,  was  dem  Werke 
einen  lehrbuchartigen  Charakter  verleihen  könnte,  su 


vermeiden,  glaubte  ich  doch,  aus  praktischen  Gründen 
eine  kurze  Beschreibung  des  Edison'tchcn  wie  des 
Jungn  er 'sehen  Akkumulators  geben  zu  müssen,  da 
dieselben  voraussichtlich  in  Bälde  auf  dem  deutschen 
Markte  erscheinen  dürften  und  es  somit  wünschenswert 
sein  könnte,  sich  über  die  wichtigsten  auf  sie  bezüg- 
lichen Daten  zu  orientieren.« 

Steinmetz,  Charles  Proteus.Theoretlsehe  Grund- 
lagen der  Starkstrom-Technik.  Ucbersetzt  von 
J.  Hefty,  Ingenieur.  Autorisierte  deutsche  Ausgabe. 
Mit  143  in  den  Text  eingedruckten  Abbildungen. 
Braunschweig,  Druck  und  Verlag  von  Friedrich 
Vicwcg  & Sohn.  1903.  Preis  M.  9, — , geb.  M.  10, — . 

Es  ist  erfreulich,  dass  in  vorliegendem  Werke  Ge- 
legenheit geboten  ist.  in  einer  vorzüglichen  deutschen 
Uebersetzung  eine  Arbeit  unseres  deutschen  Lands- 
mannes Steinmetz  kennen  zu  lernen,  der  schon  seit 
Jahrzehnten  in  Amerika  lebt  und  wirkt  und  dadurch  be- 
sonders in  neuerer  Zeit  den  Fachgenossen  seiner  alten 
Heimat  etwas  entfremdet  worden  ist.  Es  existieren  *0 
viele  amerikanische  Werke,  unter  denen  wir  nur  das 
von  Parshall  and  Hobert  Uber  Ankerwickelungen 
hervorheben  wollen,  an  denen  Steinmetz  in  reger  Mit- 
arbeit beschäftigt  war,  und  die  in  Deutschland  voll- 
kommen unbekannt  sind.  Wenn  das  vorliegende  Werk 
demnach  auch  nur  einen  kleinen  Teil  von  all  dem 
bietet,  was  Steinmetx  geleistet  hat  und  zu  geben  im- 
stande ist,  so  ist  sein  Wert  deshalb  ein  nicht  minder 
grosser.  Gerade  in  Amerika  hatte  der  Verfasser  Ge- 
legenheit. sich  einen  Ueberblick  darüber  zu  verschaffen, 
welche  von  den  Theorien  über  den  Starkstrom  die 
wirklich  brauchbaren  und  grundlegenden  sind,  und  er 
hat  dieselben  in  Form  eines  kurzgefassten  Lehrbuches 
hier  niedcrgelegt.  Die  Darstellung  ist  eine  ausser- 
ordentlich klare  und  sie  beschränkt  sich  nur  auf  das 
Notwendige  und  Tatsächliche,  das  sie  aber  in  vertiefter 
Form  gibt.  Die  Uebersetzung  ist  vorzüglich  gelungen, 
sodass  sic  dem  Originale  vollkommen  gerecht  wird 
Es  ist  zu  hoffen,  dass  diesem  Werke  des  bekannten 
Elektrotechnikers  bald  noch  weitere  folgen  mögen. 

Leblane,  Dp.  Max,  ord.  Prof,  und  Direktor  de* 
physikalisch-chemischen  (elektrochemischen;  Instituts 
der  technischen  Hochschule  Karlsruhe.  Lehrbuch 
der  Elektrochemie.  Dritte  vermehrte  Auflage. 
Mit  31  Figuren.  Leipzig.  Verlag  von  Oskar  Le  in  er. 
1903  Preis  M.  6. — , geb.  M.  7, — . 

Wir  haben  bereits  in  früheren  Besprechungen  (siehe 
Jahrg.  II,  S.  215  und  Jahrg.  VII,  S.  119)  darauf  hin- 
gewiesen, dass  dieses  Werk  seinen  Titel  vollkommen  mit 
Unrecht  führt,  und  dass  es  weit  davon  entfernt  ist,  ein 
Lehrbuch  der  Elektrochemie  zu  sein,  sondern  dass  man  cs 
präziser  als  ein  Lehrbuch  der  theoretischen  Elektro- 
chemie aufgrund  der  Ioncntheoric  nennen  könnte. 
Diese  unsere  Ansicht  haben  wir  bereits  früher  aus- 
führlich begründet  und  wir  haben  dem  damals  Ge- 
sagten heute  nichts  weiter  binzuzufügen.  Wenn  such 
in  dar  neuen  Auflage  der  Versuch  gemacht  wurde,  die 
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theoretischen  Auseinandersetzungen  durch  Beispiele  au« 
der  Praxis  zu  beleben,  so  hat  dies  zur  Komplettierung 
de«  Inhalt«  auch  nicht  im  entferntest  ausreichenden 
Matsstabe  beigetragen,  und  das  Werk  bleibt  nach  wie 
vor  ein  rein  theoretisches,  dessen  Inhalt  dem  um- 


fassenden Titel  nicht  entspricht.  Vielleicht  verbindet 
«ich  der  Verfasser  für  die  Bearbeitung  der  nächsten 
Auflage  mit  einem  Praktiker,  der  die  Ausarbeitung  des 
fehlenden  praktischen  Teiles  Übernimmt,  oder  er  ent- 
schliefst sich  dazu,  den  Titel  abzuändern. 


GESCHÄFTLICHES. 


Soel6t6  anonyme  des  manufactures  de 
e&bles,  aeeumulateurs  et  appareils  61eetriques, 
Serielle.  Unter  diesem  Namen  ist  in  Belgien  eine 
Gesellschaft  zur  Herstellung  von  Kabeln,  Akkumu- 
latoren u.  s.  w.  gegründet  worden. 

Zur  Geschäftslage  der  Elektrlzll&ts- 
Industrle  schreibt  die  »Frkf.  Ztg.«  folgendes:  Von 
allen  Seiten  wird  aus  der  Elektrizität«- Industrie  seit 
geraumer  Zeit  eine  wesentliche  Besserung  hauptsächlich 
dahin  berichtet,  dass  die  Beschäftigung  der  Werke  sich 
durchweg  stark  gehoben  hat.  Hierzu  ist  daran  zu  er- 
innern, dass  auf  die  beispiellos  kräftige  Entwickelung, 
die  unsere  Elektrizität*- Industrie  während  des  Konjunktur- 
Aufschwungs  genommen  hat,  in  den  Jahren  1900  bis 
1902  ein  heftiger  Rückschlag  gefolgt  war,  der  für  die 
Gesellschaften  um  so  empfindlicher  wurde,  als  sie  ihre 
Leistungsfähigkeit  durchweg  auf  dauernde  Hoch- 
konjunktur zugeschnitten  hatten  und  nun  sehen  mussten, 
dass  nicht  nur  die  Preise  ihrer  Fabrikate  und  Aus- 
führungen vielfach  unter  die  Selbstkosten  zurückgingen, 
sondern  auch,  dass  selbst  zu  diesen  reduzierten  Preisen 
keine  ausreichende  Beschäftigung  hereinzuholen  war. 
Es  entstand  ein  zügelloser  Wettbewerb  unter  den 
Werken,  dessen  naturgcmässc  Folge  ein  weiterer  Preis- 
druck war.  Die  Pflicht  der  Selhstcrhaltung  zwang 
schliesslich  su  den  bekannten  Intercssenvereinigungen : 
Schuckert  mit  Siemens  & Ilalske,  Union  mit  Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft.  Dadurch  wurde  eine  Ver- 
minderung des  Wettbewerbs  herbeigeführt.  Kurz  darauf 
begann  aber  auch  die  Besserung  der  Beschäftigung. 
Diese  hing,  obwohl  ihre  Anfänge  zeitlich  mit  den  ge- 
dachten Vereinigungen  Zusammenfällen,  in  Wirklichkeit 
mit  ihnen  absolut  nicht  zusammen,  vielmehr  ist  sie  in 
der  Hauptsache  als  eine  Folge  der  gebesserten  Kon- 
junktur in  der  Eisen  industrie  anzusehen.  Denn  die 
Eisen  industrie  ist  es  hauptsächlich,  die  gegenwärtig  die 
elektrische  Industrie  alimentiert,  wobei  cs  sich  großen- 
teils um  die  in  der  Periode  des  Konjunktur-Rückgangs 
zurückgehaltenen  zahlreichen  Bestellungen  handelt, 
während  die  Errichtung  städtischer  Zentralstationen  so- 
wie die  Umwandlung  von  Pferdebahnen  oder  die  Anlage 
neuer  elektrischer  Bahnen  dafür  erst  in  zweiter  Linie 
in  Betracht  kommen.  So  erklärt  cs  sich  auch,  dass,  ab- 
gesehen von  einzelnen  grossen  ausländischen  Aufträgen, 
die  u.  a.  für  Valparaiso  und  Mexiko  bei  den  deutschen 
Elektrizitätswerken  eingegangen  sind,  die  heute  vor- 
liegenden Bestellungen  sich  weit  mehr  als  früher  aus 
kleineren  Einzel-Aufträgen  zusammensetxeu.  Der  Ein- 
gang dieser  Bestellungen  hat  sich  etwa  seit  einem 
halben  Jahre  ganz  regelmässig  vollzogen,  so  dass  die 
jetzige  Zunahme  der  Auftragsmenge  eine  ansteigende 
Kurve  ähnlicher  Art  ergiebt,  wie  s.  Zt.  der  Konjunktur- 
Rückgang  eine  abfallende  gebracht  hatte.  Man  wird 
wohl  nicht  fehlgreifcn,  wenn  man  annimmt,  dass  gegen 
wäriig  in  der  deutschen  Elektrizitäts-Industrie  durch- 
schnittlich um  25 — 30 °/o  mehr  Aufträge  vor  liegen  als 
zur  gleichen  Zeit  des  Vorjahres,  welche  letztere  aller- 
dings eine  Periode  tiefer  Depression  war.  Bei  manchen 
Werken  ist  das  Auftrngsplus  sogar  noch  grösser, 


namentlich  sollen  die  Siemens-Schuckcrtwcrke  sich  durch 
einen  besonders  hohen  Auftragsbestand  auszeichnen. 

Dadurch  sind  im  Augenblick  die  meisten  Werke  wieder 
annähernd  bis  zur  Grenze  ihrer  Leistungsfähigkeit  be 
»chäftigt,  und  die  vorliegenden  Bestellungen  stellen  auch 
für  geraume  Zeit  noch  die  volle  Beschäftigung  sicher. 
Die  zeitweise  stark  reduzierte  Arbeiterzahl  hat  sich  fast 
überall  wieder  ansehnlich  gehoben,  und  in  manchen 
Betrieben  werden  jetat  wieder  ungefähr  ebenso  viele 

Arbeiter  beschäftigt,  wie  zur  Zeit  der  Hochkonjunktur. 
Mit  dem  reichlicheren  Zufluss  der  Aufträge  hat  auch 
der  Wettbewerb  der  einzelnen  Gesellschaften  unter 

einander  wieder  mildere  Formen  angenommen.  Nach 
dieser  Richtung  haben  die  persönlichen  Zusammenkünfte 
gewirkt,  welche  seit  einiger  Zeit  die  Leiter  der 

Elektrizitäts-Geacllftchaften  in  periodischen  Zwischen- 
räumen regelmässig  veranstalten.  Wenn  hierdurch  bis- 
her handgreifliche  Erfolge  auch  nicht  erzielt  wurden,  so 
wurden  durch  diese  Zusammenkünfte  doch  die  Leiter 
der  Elektrizität«  - Gesellschaften  einander  persönlich 
näher  gebracht,  und  die  gegenseitige  Aussprache  erweist 
sich  für  die  Werke  als  wertvoll.  Namentlich  wird  diesen 
Zusammenkünften  das  Verschwinden  der  vorher  wieder- 
holt betätigten  Konkurrenz  von  mehr  chikanöser  Art 
xugeschrieben,  die  zuweilen  sogar  bei  wenig  oder  keiner 
Aussicht  auf  ein  Geschäft  sich  trotzdem  an  dem  Wett- 
bewerb weiter  beteiligte,  obwohl  damit  nur  noch  die 
Bedingungen  eines  Abschlusses  UeraüzudrUcken  und  auf 
diese  Weise  für  das  kontrahierende  Werk  der  Nutzen 
zu  schmälern  waren.  Jedoch  ist  es  bisher  bei  diesen 
persönlichen  Besprechungen  nicht  gelungen,  eine  Er- 
höhung der  Verkaufspreise  durchzusetzen.  Ueberhaupt 
bilden  die  noch  immer  unzulänglichen  Preise  den  wunden 
Punkt  in  der  Geschäftslage  der  Elektrizitäts-Industrie. 
Trotz  der  starken  Zunahme  der  Beschäftigung  haben 
sich  die  Verkaufspreise  von  dem  niederen  Stande,  den 
sie  zur  Zeit  der  Tiefkonjunktur  inne  halten,  noch  kaum 
erholen  können,  und  alle  Bemühungen,  hierin  eine 
Besserung  zu  erzielen,  sind  bisher  erfolglos  geblieben. 
Neuerdings  ist  davon  die  Rede,  eine  Preiskonvention 
zwischen  den  grossen  Werken  in  die  Wege  zu  leiten 
und  auf  diese  Weise  eine  Hinaufsctzung  der  Preise  zu 
versuchen.  Einstweilen  ist  es  aber  bei  der  grossen 
Anregung  geblieben,  und  es  muss  noch  als  sehr  zweifel- 
haft angesehen  werden,  ob  diese  ein  greifbares  Resultat 
haben  wird.  Dem  niedrigen  Stand  der  Verkaufspreise 
ist  es  jedenfalls  tuzuschreiben,  dass  die  Elektrizität»- 
Gesellschaften  bisher  aus  ihrer  gebesserten  Beschäftigung 
keinen  entsprechend  gebesserten  Nutzen  ziehen  können. 
Zwar  ist  gegen  die  letzten  Jahre  wohl  durchweg  eine 
Vermehrung  des  Fabrikations-Gewinns  zu  erwarten  und 
eine  weitere  Besserung  der  Erträge  dadurch,  dass  die 
General- Unkosten  sich  bei  dem  erhöhten  Umsatz 
prozentuell  niedriger  stellen;  es  würde  aber  zweifellos 
su  Enttäuschungen  führen,  wenn  man  auf  Grund  der 
starken  Beschäftigung  der  Werke  auch  nur  annähernd 
solche  Gewinne  erwarten  wollte,  wie  sie  in  den  früheren 
Jahren  erzielt  worden  sind.  Noch  jetzt  werden  seitens 
mancher  Gesellschaften  Aufträge  hereingenommen,  die 
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von  vornherein  Verlust  in  Aussicht  stellen.  Der  soeben 
veröffentlichte  Abschluss  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
Gesellschaft  hat  gezeigt,  dass  die  bestsituierten  Ge« 
Seilschaften  angemessenen  Nutzen  zu  erzielen  vermögen, 
andere  Unternehmungen  aber  sind  zufrieden,  wenn  sich 
für  sie  zum  Schlüsse  des  Geschäftsjahrs  die  Deckung 
der  Unkosten  und  Abschreibungen  ergeben  wird. 
Ueberdies  lässt  sich  keineswegs  vorausseben,  wie  lange 
der  starke  Zufluss  an  Aufträgen  für  unsere  Elektrizitäts- 
Industrie  noch  Anhalten  wird.  Da  gegenwärtig  die 
Eisen -Industrie  die  Haupt- Auftraggeberin  für  die 
Elektrizitätswerke  ist,  so  bleibt  abzuwArten,  wie  nach- 
haltig sich  die  Flutwelle  von  Aufträgen  erweisen  wird, 
mit  der  die  Eisen-Industrie  unsere  Elektrizitätswerke 


überschüttet,  und  ob  nicht,  nachdem  die  während  der 
Tiefkonjonktur  von  dieser  Seite  angesammelten  and  jetzt 
rar  Vergebung  gelangenden  Aufträge  ausgeführt  sein 
werden,  wieder  Ebbe  eintreten  wird.  Jedenfalls  ist  der 
Beschäftigungsgrad  der  Elektrizitätswerke  gegenwärtig 
mehr  oder  weniger  von  der  Lage  der  Eisen-Industrie 
abhängig,  über  welche  die  Urteile  bekanntlich  stark  aus- 
einandergehen. Immerhin  wird  man  sagen  dürfen,  dass 
die  deutsche  Elektrizitäts-Industrie  die  kritische  Periode 
der  letzten  Jahre  jetzt  ein igerrr aasen  überwunden  hat. 
Noch  harren  ihrer  grosse  Aufgaben,  deren  Erfüllung  bei 
der  bekannten  grossen  Leistungsfähigkeit  unserer  Werke 
hoffentlich  mit  der  Zeit  auch  ihre  Rentabilität  wieder  in 
angemessener  Weise  heben  wird. 


PATENT  - ÜBERSICHT. 

/usammengcstellt  vom  Patent-  und  Technischen  Bureau  E.  Dalchow,  Berlin  NW.,  Marien-Strasse  17. 


Patent-Anmeldungen. 

Kl.  21  f.  S.  17202.  Verfahren  zur  Lichterzeugung 
mittels  durch  den  elektrischen  Strom  zum  Glühen 
gebrachter  Dämpfe.  Gebr.  Siemens  & Co., 
Cbarlottenburg. 

Kl.  21  b.  H.  28148.  Verfahren  zum  Formieren  von 
Elektroden  für  tegenerierbare  Primärelemente  bezw. 
Sammler.  Dr.  Konrad  Haack,  Berlin. 

Kl.  21b.  S.  17375.  Quecksilberkontakt  Vorrichtung 
für  galvanische  Elemente  mit  rotierenden  Elektroden. 
Edmund  W.Suse,  Hamburg. 

Kl.  I2b.  M.  22303.  Vorrichtung  zum  Entwässern 
feuchter  Stoffe  durch  gleichzeitige  Anwendung  von 
Elektroosmose  und  Pressung.  Möller  & Pfeifer, 
Berlin. 

Kl.  21  b.  E.  7666.  Positive  Polelektrode  für  elek- 
trische Sammler  mit  alkalischem  Elektrolyten  und 
mit  in  durchbrochenen  Metallbehältern  einge- 
schlossener, aus  Nickelhydroxyd  bestehender  wirk- 
sanier  Masse.  Thomas  Alva  Edison,  Llewellyn  Park. 

Kl.  21  h.  G.  16492.  Elektrische  Heiz  Vorrichtung, 
Fabrik  für  elektrische  II eizung,G. ra.b.li., Berlin. 

Kl.  42  u B.  32719.  Elektrisches  Widerstandsihermo- 
meter  für  Gelasse  mit  Rührwerk  und  dcrgl.  Hans 
Büch ler,  Zürich. 

Kl.  21  f.  M.  21631.  Einrichtung  zur  elektrischen  Be- 
leuchtung mittels  mit  Gas  oder  Dampf  gefüllter 
Röhren.  Moore  Electrical  Company,  Ncw-Vork. 

Kl.  21  f.  S.  14751.  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Glühkörpern  für  elektrisches  Licht.  Siemens 
& Halske,  Akt.-Ges.,  Berlin. 

Kl.  21  h.  S.  18124.  Verfahren  zur  Behandlung  von 
Erzen,  Metallen  und  dcrgl.  im  elektrischen  Ofen. 
Dr.  Walter  v.  Seenion. 

Kl.  40  a.  A.  9219.  Verfahren  zur  Chlorierung  von 
Schwefelmetallen  auf  nassem  Wege.  Allgemeine 
Elektro-Metallurgische  Gesellschaft  m.  b.  H. 
Papenburg  a.  d.  Ems. 

Kl.  40  a.  B.  34653.  Verfahren  der  Gewinnung  von 
Titan  aus  seinen  Sauerstoffverbindungen  auf  elektro- 
lytischem Wege.  Dr.  Wilhelm  Borchert  und 
Wilhelm  lluppcrlz,  Aachen. 

Kl.  ioc.  F.  16976.  Verfahren  und  Vorrichtung  zur 
Entwässerung  von  l'orf  durch  gleichzeitige  Anwendung 
von  Elektroosmose  und  Druck.  Farbwerke  vorm. 
Meister  Lucius  & Brüning,  Höchst  a,  M. 

Kl.  40a.  E.  9195.  Verfahren  der  elektrolytischen 
Darstellung  von  Erdalkalimetallen,  namentlich  von 
Calcium  auf  feuerflüssigem  Wege  in  kompakter,  ins- 
besondere Stangenform.  Elektrotechnische  Werke 
G.  m.  b.  H.,  Berlin. 


Kl.  48a.  C.  11323.  Vorrichtung  zum  Anlegen  der 
Abstandshalter  zwischen  Anode  and  Kathode  bei 
dem  galvanischen  Plattieren  von  Blechen;  Zus.  z. 
Fat.  144548.  »Cnlumbus«  Elektrizitätsges.  m.  b.  H., 
Ludwigshafen  a.  Rh. 

Kl.  1 2 i.  T.  7896.  Elektrischer  Schmelzofen  zur  Her- 
stellung von  Schwefelkohlenstoff.  Edward  Kandolph 
Taylor,  Penn-Jan.  New-York.  V.  St.  A. 

Kl.  2ie.  N.  6642.  Elektrolytischer  Elektrizitätszähler. 
Harker  North,  Manningham  b.  Bradford,  Engl. 

Erteilungen. 

Kl.  21  e.  147792.  Elektrolytischer  Elektrizitätszähler. 
Friedrich  Lax,  Heidelberg. 

Kl.  48  a.  147937.  Voltamctrische  Vorrichtung  zur 
Bestimmung  des  Nicderschlagsgcwichtes  in  elektro- 
lytischen Bädern.  Dr.  G.  Langbein  & Co.,  Leipzig. 

Kl.  12  1.  148044.  Vorrichtung  zum  Auswaschen  von 

elektrolytisch  gewonnenem  Alkaliamalgam.  Pool  la 
Cour,  Askop  b.  Vejen,  Jütl. 

Kl.  21  e.  147980.  Elektrolytischer  Elektrizitätszähler. 
Friedrich  Lux,  Heidelberg. 

Kl.  12  q.  148054.  Verfahren  zur  elektrolytischen  Dar- 
stellung von  Aminen  der  Fettreihe.  Farbwerke  vorm. 
Meister,  Lucias  & Brüning,  Höchst  a.  M. 

Kl.  21  e.  148459.  Elektrolytischer  Elektrizitätszähler. 
Barker  North,  Manningham  b.  Bradford,  Engl. 

Kl.  21h.  148541.  Elektrischer  Ofen  zum  Erhitzen  von 

Gasen.  Dr.  Albert  Petersson,  Alby,  Schweden. 

Kl.  40a.  148439.  Verfahren  zur  ununterbrochenen 

Destillation  von  Zink  in  elektrischen  Strahlungsöfen. 
Dr.  Gustav  de  Laval,  Stockholm. 

Gebrauchsmuster. 

Kl.  21  b.  210639.  Vorrichtung  an  elektrischen  Taschen- 
batterien und  Trockenelementen  tum  selbsttätigen 
Anfeuchten  des  Elektrolytträgers  mittels  eines  nach 
aussen  ragenden  Saugers  o.  dgl.  Max  Schäfer, 
Schöneberg  b.  Berlin. 

Kl,  21  h.  210377.  Regelbarer  elektrischer  Heizkörper 
mit  in  eine  kleinstückige  Widerstandmasse  einge- 
tauchter Elektrode.  Gesellschaft  zur  Verwertung  der 
Patente  für  Glaserzeugung  auf  elektrischem  Wege 
Becker  & Co.,  G.  m.  b.  H.,  Berlin. 

Kl.  40  a.  211916.  Vorrichtung  zum  Abstreifen  der 
Wasserstofiblasen  von  den  Kathoden  in  elektro- 
lytischen Bädern.  Siemens  & Halske,  Akt.-Ges. 
Berlin. 

Kl.  2 lg.  21 2919.  Flüssigkeitsstromunterbrecher,  bei 
dem  die  Unterbrechungen  durch  von  aussen  der  einen 
Elektrode  zugeführten  Stoffe  erfolgt.  Fabrik  elek- 
trischer Apparate  Dr.  Max  Levy,  Berlin. 
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NEUE  ELEKTROANALYTISCHE  BEHELFE. 

Von  Dr.  Heinrich  Paweck. 


1. 

Eine  Rotations-Elektrode. 

Es  ist  in  letzter  Zeit  von  F.  Foerster- 
Dresden ')  darauf  hingewiesen  worden,  bei 
der  Durchführung  elektroanalytischer  Me- 
thoden unter  anderem  mehr  als  bisher  auch 
den  Umstand  zu  berücksichtigen,  nur  solche 
zu  benützen,  welche  eine  gleichförmige 
Stromdichtenverteilung  zulassen.  Dieser  Be- 
dingung  entspricht  vollkommen  die  Draht- 
netzelektrode, deren  Einführung  in  die 
Praxis  zum  allgemeinen  Gebrauche  für  die 
jeweiligen  elektroanalytischen  Metallfallungen, 
namentlich  in  den  Fabriks-  und  Hütten- 
laboratorien bereits  im  Jahre  1898  von  mir 
in  Vorschlag  gebracht  wurde1).  Ein  Jahr 
später  ist  dann  von  CI.  Winkler  dieselbe 
Idee  aufs  neue  ausgesprochen  worden’), 
worüber  sich  eine  Polemik  zwischen  CI. 
Winkler,  Küster  und  mir  entspann’).  Die 
Drahtnetzelektrode  fand  früher  nur  in  spe- 


>)  Zts.  f.  Elch.  1903,  p.  764. 

*)  Bericht  über  den  111.  int.  Kongress  f.  ttngew. 
Cheni.  Wien  1899,  I.  B.,  p.  202:  Chem.  Z.  1S98,  p.  646; 
Oe*t.  B.  n.  H.  Z.  189s,  p.  570;  Zts.  f.  Elch.  1898, 
p.  221. 

t)  D.  Chem.  Ges.,  Ber.  1898,  p.  2192. 

*)  Chem.  Z.  1900,  p.  855;  Ch.  Z.  1900,  p.  985 
und  986:  Oeot.  Z.  f.  B,  u.  H.  1902,  p.  150. 


ziehen,  wenigen,  nicht  analytischen  Fällen  An- 
wendung, z.B.  durchElbs  bei  der  präparativen 
Darstellung  von  Jodoform  (Platindrahtnetz 
als  Anode,  Nickeldrahtnetz  als  Kathode)6); 
G.  Krüss  verwendete  bei  seiner  elektro- 
lytischen Trennungsmethode  seltener  Erden, 
wobei  diese  als  Hydroxyde  ausfielen,  eine 
Kupferdrahtnetzkathode  *).  Zur  selben  Zeit 
meiner  ersten  Publikation  über  die  Drahtnetz- 
elektrode, veröffentlichte  H.Specketer  seine 
Arbeit  über  eine  quantitative  elektrolytische 
Trennungsmethode  der  Halogene  CI,  Br,  J; 
die  Fällung  derselben  als  AgCI,  AgBr,  AgJ 
geschah  in  diesem  besonderen  Falle  auf 
Silberdrahtnetzanoden 7).  Auch  in  der  elektro- 
chemischen Grossindustrie  bediente  man 
sich  der  Drahtnetzelektrodenform,  z.  B.  bei 
der  Gewinnung  von  Aetzalkali  und  Chlor. 
Das  Gebiet  der  elektroanalytischen  Metall- 
fällung brachte  aber  bloss  die  in  allen  dies- 
bezüglichen Spezial  werken  (C  lassen,  Neu- 
mann etc.)  abgebildeten,  allbekannten 
üblichen  Elektrodenformen  in  Anwendung, 
bis  in  dem  neuen  Vorschläge  der  allge- 
meinen Anwendung  der  Drahtnetzelektrode 

*)  zu.  f.  Elch.  1897,  p.  IIJ. 

®)  Zu.  i.  anorg.  Chem.  1893,  p.  60. 

Dissertation,  Universität  Cöttingen  1S98.  Zts. 
f.  Elch.  1898,  p.  539, 
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als  Kathode  für  die  elektroanalytische  Metall- 
fällung ein  weiterer  Fortschritt  verzeichnet 
werden  konnte.  Zu  vermerken  ist,  dass  öfter 
in  der  neueren  Littcratur  blos  CI.  Winkler's 
späterer  Vorschlag  bedeutungsvoll  angeführt 
erscheint1),  während  z.  B.  in  dem  Hand- 
buchc  der  Elektrochemie  1903  von  Prof. 
Dr.  F.  B.  Ahrens  die  Sachlage  richtig  an- 
gegeben ist  (siehe  auch  Dr.  B.  Neumann, 
Chem.  Z.  1900,  24,  p.  455).  Während  die 
elektroanalytische  Zinkbestimmung  praktisch 
in  Hüttenlaboratorien  keinen  Einganggefunden 
hatte,  wird  dieselbe  nunmehr  nach  dem  Be- 
richte H.  Nissenson’s  und  H.  üanncel's 
in  dem  Stolberger  Werke  mit  Zuhülfenahmc 
meiner  seinerzeit  angegebenen  Methode,  der 
Anwendung  einer  Amalgamier-Messingdraht- 
netzkathode  und  Wägung  des  Zinks  als 
Amalgam,  mit  Erfolg  betrieben. 

Ausser  der  gleichmässigen  Stromdichten- 
verteilung trägt  in  vielen  Fällen  die  Durch- 
rührung des  Elektrolyten  zur  bedeutend 

*)  Siehe  z.  ß.  im  jüngst  erschienenen  Lehrbuch 
tl.  analyt.  Chemie  von  Prof.  Dr.  H.  Kiliani,  1903,  p.  20. 


günstigeren  Metallabscheidung  bei,  oft  ist 
sie  geradezu  geboten  und  ausschlaggebend’). 


Fig.  197.  Fig.  198. 


Obwohl  die  alten  Formen  meiner  Netz- 
kathoden, wie  aus  den  beigegebenen  Ab- 
bildungen, Fig.  197  und  Fig.  198  ersichtlich, 
ebenso  wie  die  bekannten  Platinscheiben- 
elektrodcn  die  Anwendung  eines  Rotations- 

*)  Z.  K.  bei  der  Wismut  - Bestimmung  nach 
K.  Wimmenauer,  Dissertation,  Dannstadt  1900. 
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apparates  zulassen,  ist  hierbei  doch  nur  eine 
massige  Durchrührung  der  Flüssigkeit  er- 
zielbar, indem  bei  der  horizontalen  Elektroden- 
anordnung nur  die  angrenzende  Flüssig- 
keitsschichte, keineswegs  aber  das  ganze 
Flüssigkeitsquantum  zwischen  beiden  Elek- 
troden die  erforderliche  Durchrührung  er- 
fahrt. Versuche,  die  ich  hierüber  im  elektro- 
chemischen Laboratorium  des  Herrn  General- 
direktors Dr.  C.  Kellner  vor  einigen  Jahren 
mit  Zuhülfenahme  des  unten  beschriebenen 
Rotationsapparates  anstellte,  ergaben  manche 
charakteristische  Kathodenbilder.  Als  Anode 
diente  stets  ein  Platinnetz,  als  Kathode  eine 
Zinkscheibe  und  war  die  Apparatur  so  ein- 
gerichtet, dass  sowohl  Anode  wie  Kathode, 
allein  oder  beide  zusammen,  im  gleichen 
oder  entgegengesetzten  Sinne  zu  einander 
mit  gleicher  oder  verschiedener  Tourenzahl 
(50  bis  ioo  pro  Minute),  gedreht  werden 
konnten.  Des  Interesses  halber  sei  eines 
dieser  Bilder  (Fig.  199)  vorgeführt,  das  den 
Kathodenniedcrschlag  bei  der  Elektrolyse 
einer  Chlorzinklaugc  und  der  horizontalen 
Anordnung  der  Elektroden  (unten  die 
Kathode,  parallel  darüber  die  Anode)  dar- 
stellt. 

Aus  diesem  Bild  ist  ersichtlich,  dass 
über  den  Mittelpunkt  der  Kathode  sich 
keine  Lösung  hinwegschiebt  und  um  den- 
selben der  Elektrolyt  schlierenförmig  in 
verschiedener  Dichte  über  die  Kathoden- 
fläche streicht,  an  welcher  die  Gasentwick- 
lung eine  kaum  nennenswerte  war. 

Cowper-Coles  liess  sich  ein  Verfahren 
patentieren  (D.  R.  P.  124908,  1901),  nach 
welchem  die  zum  Aufnehmen  des  Nieder- 
schlages dienende  Kathode  während  der 
Niederschlagsbildung  mit  so  grosser  Ge- 
schwindigkeit (z.  B.  1750  Touren  pro  Minute) 
in  Drehung  versetzt  wird,  dass  infolge  der 
zwischen  dem  niedergeschlagenen  Metall  und 
dem  Elektrolyten  entstehende  Reibung  ein 
besonderes  Glätten  oder  Polieren  des  Nieder- 
schlages überflüssig  gemacht  wird.  Gleich- 
zeitig ist  damit  auch  ermöglicht,  eine  er- 
heblich grössere  Stromdichte,  als  seither 
anzuwenden  thunlich  war,  zu  benutzen,  z.  B. 
20  Amp.  pro  qdm. 

Bei  der  Ausarbeitung  meines  Verfahrens 
zur  elektrolytischen  Zinkabscheidung,  haupt- 
sächlich zur  Verzinkung  von  Eisengegen- 
ständen (Oest.  Patent  12579,  ,9°3)  habe 
ich  unter  anderem  auch  Versuche  gemacht, 
die  Eisenverzinkung  mit  bisher  noch  nie 
angewendeten  Stromdichten  durchzuführen. 
Es  wurden  Zinkplatten  um  eine  gemeinsame 
Axe  speichenartig  gruppiert,  vertikal  in  das 
Bad  eingesetzt  und  in  schnelle  Rotation  ver- 


setzt, wobei  die  Anodenplatten  an  der  nun 
eingehängten  zu  verzinkenden  Eisenplatte 
sich  knapp  in  rascher  Aufeinanderfolge  vor- 
über bewegten. 

Es  wird  durch  diese  Anordnung  eine 
intensive  Mischung  des  Elektrolyten  sowie 
eine  abwechselnde  Stärkung  und  Schwächung 
des  Stromes  bewirkt  und  wurden  dabei 
Stromdichten  je  nach  der  Umdrehungs- 
geschwindigkeit der  Anoden  von  10  bis 
15  Amp.  pro  qdm  erzielt.  Der  Zinknieder- 
schlag war  fein  krystallinisch  silberglänzend, 
ohne  Schwammansatz.  Seither  gelang  es 
mir  durch  besondere  Wahl  des  Elektrolyten 
dieselbe  Stromdichte  auch  ohne  Badbewegung 
zu  erzielen,  wobei  das  Zink  homogen,  ohne 
Schwamm,  metallisch  ausfällt;  über  diesen 
speziellen  Fall  wird  nach  Abschluss  der 
Patentangelegenheit  berichtet  werden. 

F.  A.  Gooch  und  H.  E.  Medway“) 
benützen  zur  Erzielung  desselben  hohen 
Effektes  grosser  Stromdichten  in  der  Elektro- 
analyse  einen  Platintiegel,  in  dessen  obere 
Oeffnung  ein  festsitzender  Gummistopfen 
eingesetzt  wird,  durch  dessen  Durchbohrung 
die  Welle  des  Elektromotors  ragt.  Wird 
der  Tiegel  als  Kathode  in  rasche  Rotation 
(600 — -8c«  Umdrehungen)  versetzt,  so  können 
z.  B.  0,25  g Cu  in  15  Minuten  bei  einer 
Stromdichte  von  13,3  Amp.  pro  qdm  aus 
schwefelsaurer  Lösung  gefallt  werden. 

F.  M.  Perkin  (Chem.  News  88,  p.  102, 
1903,  Klektrolytic  apparatus,  sowie  diese 
Zschft  1903,  p.  202)  benützt  für  elektro- 
analytische  Zwecke  Kathoden  von  cylinder- 
förmiger  Platingaze  und  lässt  sie  um  eine 
vertikale  Axe  rotieren.  Diese  Anordnung 
ist  jedoch  nicht  so  günstig,  um  eine  totale 
Durchmischung  des  Elektrolyten  zu  erreichen; 
denn  der  vertikal  stehende  Cylinder  wird 
bei  seiner  Drehung  die  Flüssigkeitsschichte 
an  der  Anode  nicht  veranlassen,  sich  innig 
mit  dem  gesamten  Elektrolytquantum  stets 
zu  mischen. 

Ich  habe  nun  schon  vor  einem  Jahre 
versucht,  auch  die  Netzelektrode  in  eine 
solche  Form  zu  bringen,  dass  die  vollständige 
Durchrührung  des  Elektrolyten  und  die 
rasche  Rotation  derart  vollfiihrt  werden  kann, 
dass  mit  hoher  Stromdichte  eine  schöne 
Metallabscheidung  erfolgt. 

Die  neue  Elektrodenform  ist  aus  der 
perspektivischen  Abbildung  Fig.  200  zu  ersehen. 
Ein  kreisförmig  geschnittenes  Stück  Plattin- 
drahtgewebe, Drahtstärke o, 3mm, ist  mit  einem 
1 mm  starken  Platindraht  eingefasst  und  ver- 
lötet. An  zwei  gegenüberliegenden  Punkten  der 


10)  ZU.  f.  aoorg.  Chem.  35,  p.  414. 
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Netzcinfassung  ist  ein  i mm  Platindraht  zur 
Verstärkung  angelötet  (in  der  Zeichnung 
nicht  sichtbar)  und  bildet  über  den  Durch 
messer  von  6 ein  des  Netzes  hinaus  ver- 
längert (Gesamtlänge  12  cm)  gleichzeitig  den 


Fig.  200. 


Stromzuführungsdraht,  mit  welchem  die 
Elektrode  an  die  Axe  des  Rotationsapparates 
angeklemmt  werden  kann.  Das  Gewicht 
der  Elektrode  beträgt  ca.  13  g,  die  Ober- 
fläche ca.  7 qcm. 

Bei  Ausführung  der  Elektroanalyse  be- 
nützt man  ein  Becherglas,  an  dessen  Innen- 
wand ein  Platinblech  oder  -Netz  angeschmiegt 
wird,  und  stellt  dann  den  Rotationsapparat 
so,  dass  die  daran  befestigte  Rotations- 
elektrode, ins  Becherglas  eingesenkt,  dessen 
Wandungen  nicht  streift. 

Die  Bewegung  der  Elektrode  erfolgt 
hier  nicht  wie  beim  Cylinder  parallel  zur 
Anodenfläche,  sondern  die  ganze  Flüssigkeits- 
schichte zwischen  der  Anode  und  der 
Drehungsaxe  des  Netzes  wird  stets  ver- 
schoben. Eine  gleich  schnelle  Mitbewegung 
der  ganzen  Zellenflüssigkeit  mit  dem  ro- 
tierenden Netze  ist  grösstenteils  dadurch  ver- 
mieden, dass  eben  die  Kathode  als  Netz 
durchbrochen  ist  und  bei  der  Vorwärtsbe- 
wegung der  Flüssigkeit,  diese  zum  Teil  durch 
die  Maschen  in  der  Schnelligkeit  der  Be- 
wegung zurückbleibt. 

Die  Wirkungsweise  dieser  Netzkathode 
ist  klar  und  sind  damit  jene  Effekte  erziel- 
bar, welche  oben  angedeutet  wurden,  sodass 
mit  dieser  einfachen  Elektrodenform  dem 
Elektroanalytiker  bei  seinen  täglichen  prak- 
tischen Arbeiten  ein  weiterer  angenehmer 
Behelf  gegeben  sein  dürfte. 

Dass  man  bisher,  namentlich  in  der 
Praxis,  nicht  gerne  mit  Rotationsapparaten 
arbeitete,  dürfte  hauptsächlich  darin  seinen 


Grund  haben,  dass  dieselben  für  den  täg- 
lichen Gebrauch  nicht  einfach  oder  handlich 
genug  erschienen,  unbequeme  Manipulationen 
erforderten  oder  andere  Nachteile  zeigten 
und  einer  vermeintlichen  Komplikation  der 
aufgestellten  Elektrolysenapparatur  lieber 
auswich. 

Fis  sei  daher  in  folgendem  ein  Rotations- 
apparat beschrieben,  den  ich  seit  Jahren  für 
Elektrolysenzwecke  benütze  und  der  für  die 
erfolgreiche  Einführung  der  eben  beschrie- 
benen Rotations-Drahtnetzelektrode  sich  recht 
vorteilhaft  erweisen  dürfte. 

II. 

Ein  Rotationsapparat. 

Bei  meinen  seinerzeitigen  elektroanaly- 
tischcn  Arbeiten  an  der  K.  K.  Bergakademie 
in  Leoben  im  Jahre  1898  wollte  ich  den 
Apparat  von  v.  Klobukow")  in  Anwen- 
dung bringen.  Allein  die  Schmierung  der 
Lager  mit  Oleonaphtha,  welches  die  bessere 
Ueberleitung  des  Stromes  von  der  Axe  zu 
den  Lagern  nicht  hindern  soll,  behagte  mir 
nicht  und  suchte  ich  den  Apparat  so  einzurich- 
ten, dass  die  Stromzuführung  zur  Elektrode 
diiekt  erfolgen  konnte.  Es  besitzt  von  dieser 
Zeit  her  die  chemische  Lehrkanzel  des  Herrn 
Prof.  Schöffel  obengenannter  Hochschule 


einen  solchen  umgeänderten  Apparat,  dessen 
Einfachheit  mich  damals  von  einer  Ver- 
öffentlichung abhielt,  dessen  Einrichtung 

,l)  Heilnge  zum  Kniender  für  Elektrochemiker 
von  Dr.  A.  Neuburger,  1897,  p.  Mt. 
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heute  mitzuteilen,  für  die  bequemere  Be- 
nützung der  Rotationselektrode  vielleicht 
von  Wert  ist. 

In  einer  massiven  Gabel  aus  Messing, 
der  Stiel  aus  einem  Gusseisenstab,  siehe 
Fig.  201,  ist  eine  eiserne,  auswechselbare, 
drehbare  Axe  eingesetzt,  auf  deren  oberes 
Ende  mittelst  Schrauben  g ein  eisernes 
Näpfchen  f befestigt  und  das  mit  Queck- 
silber nahe  zur  Hälfte  gefüllt  wird.  In  das- 
selbe ragt  frei  ein  Kupferdraht,  welcher 
mittelst  der  Klemmschraube  b von  einen) 
auf  der  Gabel  angebrachten  messingenen 
Träger  c festgehalten  wird.  An  das  untere 
Ende  der  Axe  h wird  ein  Elektrodenhalter- 
stück  aus  Messing,  F'ig.  202,  mittelst  der 


Kiff.  202. 

Schraube  1 fix  angestcckt,  in  die  Nute  3 
das  Drahtende  der  Rotationselektrode  gelegt 
und  dieses  durch  die  Schraube  2 fest- 
geklemmt. 

Auf  diese  einfache  Art  wird  der  dem 
Apparat  bei  der  Klemmschraube  d zuge- 
führte Strom  ungeschwächt  zur  Elektrode 
geleitet,  jede  Schmierung  ist  vermieden,  die 
auswechselbare  Axe  lässt  das  Aufsetzen  ver- 
schiedener Schnurscheiben  i zu,  die  mittelst 
eines  Ansatzstückes  und  der  Schraube  k an 
der  Axe  befestigt  werden  können,  und  der 
ganze  Apparat  kann  mittelst  des  eisernen 
Gabelstückes  an  jedem  Stativ  angebracht 
werden.  Eventuell  ist  es  bei  einem  längeren 
Arbeitstische  praktisch,  längs  desselben  eine 
Führungsstange  anstelle  von  Stativen  anzu- 
bringen, sodass  der  Apparat  oder  mehrere 
derselben  zu  den  einzelnen  Arbeitsplätzen 
längs  der  Führungsstange  verschoben  und 
dort  an  derselben  dann  wieder  festgeschraubt 
werden  **). 

Es  sei  hervorgehoben,  dass  seit  der 
ersten  Anwendung  dieses  Apparates  in 
Leoben  inzwischen  eine  Publikation  von 


**)  Der  Routionsapparat  wird  von  der  Firma 
W.  J.  Rohrbeck's  Nachfolger  in  Wien  I,  Kärntner- 
strasse 59,  seit  einiger  Zeit  in  tadelloser  Ausführung 
zugleich  mit  einem  auf  dem  Gahelstlel  angebrachten 
kleinen  Bleklromotor  geliefert,  ebenso  können  von  der- 
selben meine  Netzelektroden  bezogen  werden. 


W.  Lob1*)  erschienen  ist,  welche  einen 
Elektrodenrührer  mit  gasdichtem  Verschluss 
zum  Gegenstände  hat.  Die  Vorrichtung  ist 
aus  Glas,  die  Befestigung  der  Elektrode  eine 
dem  Zweck  entsprechend  andere  und  um- 
ständlichere, hingegen  ist  das  Prinzip  der 
Stromzuführung  mit  einem  Quecksilber- 
näpfchen daselbst  gekennzeichnet.  Die  Aus- 
führung aus  Glas  dürfte  jedoch  für  Fabrik- 
laboratoricn  nicht  empfehlenswert  sein,  so- 
dass es  vielleicht  erwünscht  gewesen  sein 
dürfte,  meinen  einfachen  Arbeitsapparat  für 
elektroanalytische  Zwecke,  namentlich  für 
die  Benutzung  der  Rotationselektrode,  kennen 
zu  lernen. 

Eine  weitere  Vervollständigung  des 
Rotationsapparates  betrifft  eine  Einrichtung 
für  solche  Fälle,  wo  an  der  Anode  Gase 
auftreten,  die  in  den  Abzug  geleitet  werden 
sollen,  wie  Chlor,  oder  dass  zum  Zwecke 
von  Gasanalysen  mit  gasdichtem  Verschluss 
gearbeitet  werden  muss. 

Auch  diese  Einrichtung  möge  kurz  be- 
sprochen werden,  wie  ich  sie  vor  Jahren 
im  elektrochemischen  Laboratorium  des 
Herrn  Generaldirektors  Dr.  C.  Kellner  in 
Anwendung  brachte;  in  der  Publikation  von 
B.  Neumann11)  späteren  Datums  liegt  das 
Prinzip  des  damals  angewendeten  Gasver- 
schlusses bereits  vor.  Vielleicht  ist  es 
manchem  angenehm,  meine  damalige  Ein- 
richtung zum  Gebrauche  für  ähnliche  Zwecke 
zu  erfahren. 

Um  z.  B.  Anodengas  während  der  Elektro- 
lyse absaugen  zu  können,  wird,  wie  Fig.  201 
zeigt,  an  das  untere  Ende  der  Axe  des 
Rotationsapparates  ein  längeres  Elektroden- 
halterstück mittelst  der  Schraube  1 be- 
festigt und  in  dasselbe  das  Glasrohr  p ein- 
geschoben, über  welches  bei  q ein  Kaut- 
schukstück geschoben  ist,  sodass  das  Glas- 
rohr mit  der  Schraube  O leicht  festgehalten 
werden  kann.  Das  Glasrohr  trägt,  unten 
geschlossen,  mittelst  des  eingeschmolzenen 
Platinstiftes  die  Platinanodc  (Netz).  Die 
Stromführung  von  der  Axe  weg  besorgt  der 
bei  n eingeklemmte  Kupferdraht,  innerhalb 
des  Glasrohres  der  in  das  Quecksilber  taucht, 
welches  in  die  Glasröhre  bis  zu  geringer  Höhe 
gefüllt  wird.  Die  Glasröhre  wird  durch  den 
offenen  langen  Hals  des  eingeschliffenen  hohlen 
Stöpsels  einer  Saugflasche,  deren  Boden 
abgesprengt  ist,  geführt.  Der  Stöpsel  sitzt 
tiefer  im  Flaschenhals,  sodass  er  aussen 
mit  einer  Absperrflüssigkeit,  z.  B.  Queck- 
silber, bedeckt  werden  kann,  in  welches 


>i)  Zu.  f.  Elch.  1 900,  p.  H 7 ; ebenda  p.  386. 
**)  Zts.  f.  Elch.,  p.  359;  ebenda  p.  455. 
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eine  an  dem  Glasrohre  bei  s mittelst  eines 
Kautschukstückes  befestigte  kleine  Glas- 
glocke taucht.  Der  Rand  der  Saugflasche 
reicht  nahezu  bis  zu  der  am  Boden  des 
Elektrolysiergefässes  befindlichen  Kathode, 
deren  Stromableitungsstreifen  neben  derSaug- 
flasche  aus  dem  Elektrolyten  herausragt. 
Die  Elektrode  kann  so  rotiert,  das  sich  ent- 
wickelnde Gas  bei  z abgesaugt  werden,  der 
Strom  fliesst  ungeschwächt  von  der 
Rotationsaxe  durch  den  Kupferdraht,  durch  das 
Quecksilber  zur  Elektrode.  Statt  dass  man 
das  Glasrohr  unten  zuschmilzt,  kann  man 
es  durch  einen  Kautschukstöpsel  verschliessen 
und  durch  dessen  Bohrung  den  Elektroden- 
stift hindurchführen.  Es  wurde  auch  die 
Anordnung  getroffen,  dass  das  Elektrolyten- 
gefäss  mit  der  Kathode  gedreht  werden  konnte. 


Für  den  vollständigen  Gasabschluss 
dient  die  in  der  Fig.  203  dargestellte  Einrich- 
tung, welche  ohne  weiteres  verständlich  ist. 
Beide  Vorrichtungen  dienten  für  elektro- 
metallurgische  Versuche. 


GRAPHIT-ELEKTRODEN 

BEI  ELEKTROMETALLURGISCHEN  VERFAHREN. 

Von  C.  L.  Co llins''). 


DasGrundprinzip  beiden  meisten elektro- 
metallurgischen  Verfahren  besteht  in  der 
Reduktion  des  Oxyds  des  betreffenden  Ma- 
terials durch  Kohle  bei  hoher  Temperatur. 
Das  Vorhandensein  von  Kohle  und  deren 
Verbrauch  ist  darum  Hauptbedingung;  wenn 
man  aber  Kohle  auch  als  Elektrodenmaterial 
verwendet,  so  liegt  dies  mehr  an  den  Be- 
dingungen, mit  denen  man  zu  rechnen  hat, 
als  an  freier  Wahl.  Wenn  Kohle  auch  ein 
guter  Leiter  und  bei  den  hohen  Temperaturen, 
bei  welchen  man  arbeitet,  unschmelzbar  ist, 
so  stellt  sie  darum  doch  keineswegs  ein 
ideales  Material  dar,  vielmehr  ist  ihr  schneller 
Verbrauch  beim  Oxydationsprozess  in  vielen 
Fällen  ein  ernstlicher  Uebelstand,  dem  kaum 
abgeholfen  werden  kann. 

Wenn  also  Kohle  auch  sowohl  zur 
Reduktion  als  auch  zur  Verwendung  als 
Elcktrodenmaterial  erforderlich  ist,  so  folgt 

*)  Die  Eltktroilenfrnge  in  ihrer  Bestehung  zur 
Technik  ist  bisher  in  den  elektrochemischen  Veröffent- 
lichungen zu  wenig  gewürdigt  worden.  Wir  be- 
ginnen daher  mit  dieser  Arbeit,  welcher  ein  freundlichst 
zur  Verfügung  gestellter  Separatabzug  eines  seitens  des 
Verfassers  vor  der  Am.  Cheni.  Soc.  bereits  früher  ge- 
haltenen Vortrags  zu  Grunde  liegt,  eine  Serie  von  Auf- 
sätzen über  diese  Frage.  Die  Aufsätze  werden  in  zwang- 
loser Reihenfolge  erscheinen  und  durchweg  nur  Ergebnisse 
aus  der  Praxis  zum  Gegenstände  haben  und  zwar  wird  in 
denselben  versucht  werden,  sowohl  die  ausländischen  wie 
die  inländischen  Verhältnisse  ausführlich  zu  erörtern. 


daraus  doch  durchaus  nicht,  dass  der  zur 
Reduktion  des  Oxydes  notwendige  Kohlen- 
stoff durch  Konsumtion  der  Elektrode  ge- 
liefert werden  muss,  da  bei  so  gut  wie  allen 
V'erfahren  die  Konsumtion  der  Elektrode, 
ihre  Verbrennung  und  Oxydation,  auf  ein 
Minimum  reduziert  werden  kann,  wenn  man 
nur  die  Bedingungen  des  Verfahrens  und  die 
Natur  des  Materials  in  geeigneter  Weise  be- 
rücksichtigt. 

Alle  Formen  des  Kohlenstoffes  sind 
oxydierbar;  doch  variiert  die  Oxydations- 
temperatur der  einzelnen  Modifikationen  in 
den  weitesten  Grenzen.  So  wird  amorphe 
Kohle  beim  Erhitzen  in  Sauerstoff  zwischen 
370°  und  385*  verzehrt,  während  künstlicher, 
im  elektrischen  Ofen  fabrizierter  Graphit 
etwa  bei  660  • *)  brennt.  Daher  ist  die  Wahl 
zwischen  zwei  Kohlenstoffmodifikationen  von 
gänzlich  verschiedener  Oxydationstemperatur 
nicht  schwer  und  hat  die  praktische  Ver- 
wertung dieses  Umstandes  allerhöchste  Be- 
deutung für  die  uns  beschäftigende  Frage. 
Die  verschiedenen  Formen  des  Kohlenstoffes 
liefern,  kurz  gesagt,  fast  ebenso  viele  Möglich- 
keiten für  das,  was  man  »selektive«  Oxydation 
nennen  könnte,  wie  Elemente  von  gänzlich 
verschiedenem  Charakter. 

*)  »Recherche*  *ur  Icstliffcrenle*  Variete»  de  Carbonet 
Le  Four  Eleccriquc,  11.  Moissan. 
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Wenn  man  z,  B.  die  Mischung  eines 
Oxydes  und  irgend  einer  amorphen  Kohlen 
form,  die  beide  in  körnigem  oder  pulver- 
förmigem  Zustande  sind,  erhitzt,  so  findet  bei 
einer  gewissen,  wohl  definierten  Temperatur 
Oxydation  statt  und  wird  die  Kohle  verzehrt. 
In  einer  Mischung  desselben  Oxydes  mit 
Graphit  tritt  dieselbe  Wirkung  ein,  jedoch 
bei  höherer  Temperatur,  wahrend  die  Kon- 
sumtionsgeschwindigkeit des  Graphits  bei 
dieser  höheren  Temperatur  so  ziemlich  die- 
selbe ist  wie  die  der  oben  besprochenen 
amorphen  Kohle.  Wenn  jedoch  beide  in 
gleichen  Mengen,  gründlich  gemengt,  in  der 
Mischung  vorhanden  sind,  so  bilden  sich 
neue  Verhältnisse  heraus.  Sauerstoff  zeigt 
den  beiden  Kohlenformen  gegenüber  eine 
entschiedene  Vorliebe  für  die  amorphe  Kohle, 
im  Gegensatz  zu  dem  schwerer  oxydierbaren 
Graphit.  Selbst  bei  weit  höherer  Temperatur, 
als  für  die  Reduktion  des  Oxyds  bei  aus 
»chliesshcher  Anwesenheit  von  Graphit  er- 
forderlich wäre,  zeigt  sich  diese  Vorliebe 
noch  klar  in  der  grosseren  Konsumptions- 
geschwindigkeit  der  amorphen  Kohle 

Diese  Uebcrlegung  kann  man  auf  die 
Bedingungen  ausdehnen,  die  fürdicElektroden 
bei  praktischen  clektrometallurgischen  Ar 
beiten  massgebend  sind.  So  können  wir 
ganz  wie  bei  einer  Mischung  wie  die  oben- 
erwähnte, wo  zwei  Kohlenformcn  vorhanden 
sind,  die  Elektrode  als  die  eine  Form  an 
sehen,  wahrend  die  andere  durch  die  zu 
Reduktionszwecken  zum  Oxyd  zugefugte  ge- 
körnte oder  pulverformige  Kohle  dargestellt 
wird.  Dies  ist  wirklich  der  Fall  an  der  Ober- 
fläche der  Elektrode,  wo  diese  in  Kontakt 
ist  mit  dem  Oxyd  oder  der  Mischung,  und 
da  gerade  an  dieser  Stelle  die  ganze  Elek- 
trodenkonsumtion stattfindet,  ist  der  Ver- 
gleich sehr  treffend.  Der  hier  freiwerdendc 
Sauerstoff  hat  die  Wahl  zwischen  dem  Kohlen- 
stoff der  Elektrode  und  dem  der  Mischung. 
Wenn  beide  der  Oxydation  denselben  Wider 
stand  bieten,  werden  beide  gleichmässig  auf- 
gebraucht; wenn  hingegen  der  eine  weniger 
verbrennbar  ist  als  der  andere,  tritt  sofort 
eine  selektive  Wirkung  in  einer  Richtung  auf 
und  findet  Ersparnis  der  einen  Form  auf 
Kosten  der  anderen  statt.  Die  Elektrode 
stellt  die  Kohlcnform  dar.  bei  der  möglichst 
geringer  Verbrauch  am  wünschenswertesten 
ist,  u.  zw.  nicht  nur  wegen  ihrer  grosseren 
Herstellungskosten  gegenüber  von  körniger 
oder  pulverformiger  Kohle,  sondern  auch 
«egen  des  verringerten  Nutzeffektes,  der  mit 
einer  Unterbrechung  der  Thatigkeit  des 
Ofens,  den  Kosten  und  Muhen  eines  Ncu- 
emsetzens  und  des  Verbrauches  der  Eick 


trodenenden  notwendig  verbunden  ist.  Es  liegt 
daher  auf  der  Hand,  dass  man,  um  eine 
möglichst  kleine  Konsumtion  der  Elektroden 
zu  erzielen,  eine  Kohlcnform  als  Elektroden- 
material wählen  muss,  die  der  Oxydation 
grossen  Widerstand  bietet  — z.  B.  Graphit  — , 
wahrend  andererseits  zu  Keduktionszwecken 
mit  Vorteil  recht  leicht  oxydierbare  Kohle 
verwandt  wird 
— z.  B.  Holz 
kohleoderKoaks. 
Wo  hingegen 
keine  zweite 
Kohlenform  vor- 
handen ist,  bietet 
der  Ersatz  einer 
Elektrode  aus 
amorpher  Kohle 
durch  eine  solche 
aus  Graphit  kei- 
nen wirklichen 
Vorteil,  da  nur 
die  Oxydation 
langsamer  statt- 
findet, wenn  man 
sierotgluhendder 
umgebenden  Luft 
aussetzt.  Grösste 
Ersparnis  kann 
also  nur  durch 
geeignete  Ver- 
wendung der  von 
zwei  Kohlenfor- 
men  mit  gänzlich 
verschiedenen 
Eigenschaften  er- 
reicht werden. 

Wenn  es  möglich  wäre,  innerhalb  einer 
Mischung  von  Oxyd  und  amorpher  Kohle  eine 
überall  durchaus  gleichförmige  Temperatur 
zu  erzielen,  konnte  man  bei  Verwendung 
von  Graphitelektrodeu  die  Temperatur  so 
regulieren,  dass  sie  fortdauernd  derjenigen 
entspräche,  bei  der  die  Reduktion  des  Oxydes 
nur  durch  amorphe  Kohle  stattfindet,  in 
diesem  Falle  wurde  dann  überhaupt  kein 
Aufbrauchen  der  Elektroden  stattfindcn.  In 
der  Praxis  kann  man  jedoch  der  selektiven 
Oxydation  zwar  nahe  kommen  und  dadurch 
sehr  erhöhte  Nutzeffekte  erzielen;  cs  ist 
jedoch  durchaus  unmöglich,  innerhalb  der 
ganzen  Masse  Temperaturgleichlieit  zu  er- 
halten, da  die  Bedingungen  für  Strahlung 
und  Leitung  variieren  und  die  Beruhrungs 
punkte  der  einzelnen  Teilchen  höhere 
Temperatur  besitzen.  Wenn  das  Material 
gründlich  gemischt  und  fein  verteilt  ist, 
kommt  man  diesem  Zustand  nahe;  doch 
spielen  in  einzelnen  Fallen  Betrachtungen 
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praktischer  Natur  mit,  welche  diesen  Ausweg 
verschliessen. 

Die  hohe  elektrische  Leitfähigkeit  der 
Graphitelektroden  giebt  einen  weiteren,  sehr 
wichtigen  ökonomischen  Faktor  ab.  In  An- 
betracht dieserKigenschaft  können  Elektroden 
benutzt  werden,  welche  nur  den  dritten  bis 
vierten  Teil  des  Querschnittes  amorpher 


I 

I 


Kohlenelektroden  haben,  wodurch  nicht  nur 
das  Gewicht  pro  Längeneinheit  verringert 
und  die  der  Oxydation  ausgesetzte  Fläche 
verkleinert,  sondern  auch  der  Verlust  herab- 
gesetzt wird,  der  auf  Rechnung  der  vom 
Mittelpunkt  des  Ofens  aus  durch  die  Elek- 
troden selbst  geleiteten  Wärme  kommt. 
Diese  Eigenschaft  allein  — die  der  grösseren 
Leitfähigkeit  — ist  schon  an  und  für  sich 
ausreichend,  eine  Ersparnis  im  Gebrauch  von 
Graphit-Elektroden  zu  bedingen,  selbst  wenn 
die  Oxydationstemperatur  nicht  höher  wäre 
als  die  der  amorphen  Kohlenpräparate. 

Ein  weiterer  für  Graphit  charakteristischer 
Umstand,  der  noch  weitere  wichtige  Faktoren 
beim  Gebrauch  solcher  Elektroden  bedingt, 
welche  für  amorphe  Kohlenpräparate  nicht 
gelten,  ist  die  Leichtigkeit,  mit  der  er  sich 
zerschneiden  lässt.  Dies  kann  auf  maschi- 
nellem Wege  mit  Graphitelektroden,  die 
nach  dem  Acheson'schen  Verfahren  her- 
gestellt sind,  mit  grösster  Leichtigkeit  vor- 
genommen werden,  wobei  die  erzielte  Ge- 
nauigkeit und  Güte  des  Schnittes  dieselbe 
wie  bei  diesem  ist.  Dieser  Umstand  legt 
die  Zusammenfügung  von  zwei  oder  mehr 
Einzelstucken  nahe,  was  sich  auch  als 


zweckmässig  und  ökonomisch  bei  allerhand 
elektrolytischen  und  elektrometallurgischen 
Arbeiten  erwiesen  hat. 

Diese  Zusammenfügung  besteht  in  ihrer 
einfachen  Form  in  der  Verbindung  zweier 
runder  Elektroden  durch  ein  mit  Schrauben- 
gang versehenes  ßmdestück,  wie  dies  in 
Fig.  204  in  teilweisem  Durchschnitt  dargestellt 
ist.  Die  Praxis  hat  ergeben,  dass  die  beiden 
Enden,  wenn  sie  flach  gedreht  sind,  fest  an- 
gezogen werden  können,  so  dass  das  Ganze 
eigentlich  mehr  eine  einzige  feste  Elektrode 
mit  höchstens  ein  klein  wenig  an  der  F'uge 
erhöhtem  Widerstande  darstellt.  Ein  solches 
Bindestück  lässt  manche  Anwendungen  zu. 
Bei  manchen  Verfahren  muss  der  Ofen 
zum  Zwecke  der  Erneuerung  der  Elektroden 
abgesperrt  werden.  Wenn  das  in  Fig.  204 
dargestellte  Bindestück  benutzt  wird  und 
man  irgend  eine  Klemme  oder  einen  Ring- 
kontakt an  die  metallischen  Leiter  anlegt, 
kann  man  an  das  Ende  der  gerade  gebrauchten 
Elektrode  eine  neue  anfügen;  dieselben 
werden  nacheinander  — je  nach  Bedarf  — in 
den  Ofen  eingeführt.  Man  hat  dann  keine 
Elektrodenstummel  wegzu  werfen  oder  zum  Ge- 
brauch an  Stelle  der  weit  billigeren  gekörnten 
Kohle  zermahlen  zu  lassen. 


Kiff.  206. 


Wenn  eine  derartige  Methode  des  Ein- 
führens der  Elektroden  bei  dem  betreffenden 
Verfahren  nicht  anwendbar  ist,  kann  man 
eine  Fugenelektrode  benutzen,  deren  einer 
Teil  permament  ist  (derselbe  ist  an  den 
metallischen  Leitern  befestigt),  während  der 
andere  die  Arbeitselektrode  darstellt. 
Letztere  kann  je  nach  Bedarf  erneuert 
und  kann  eigentlich  bis  zur  Fuge  aufgebraucht 
werden.  Auch  in  diesem  Falle  werden  die 
unbrauchbaren  Stummel  oder  Enden  ver- 
mieden. Ausserdem  kann  der  permamente 
Teil  jede  gewünschte  Länge  haben;  die 
metallischen  Leiter  werden  von  den  heissen 
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Teilen  im  Ofen  ferngehalten,  und  die  vielen 
komplizierten  Formen  von  Kontakten  mit 
Wasserkühlung,  die  man  vorgeschlagen  hat, 
fallen  fort.  Fig.  205  giebt  eine  derartige  Fuge 
zwischen  einem  Stabe  und  einer  Platte  oder 
einem  Blocke  wieder.  Dieselbe  findet  An- 
wendung zwecks  Erzielung  grosser  Flachen 
mit  Maximalerwärmung  bei  möglichst  geringem 
Gewicht  und  Verbrauch  der  Elektrode. 

Fig.  206  zeigt  eine  Etfektrode  in  der  Form 
einer  in  eine  Kappe  eingedrehten  hohlen 
Röhre.  Wenn  auch  diese  Form  vor  allem  bei 
elektrolytischen  Arbeiten  und  zwar  sowohl  als 
Anode  wie  als  Kathode  zum  Aufsammeln 
von  Gasen  verwendbar  ist,  kann  man  sie 
auch  beim  Arbeiten  im  elektrischen  Ofen 
benutzen,  wenn  man  irgend  ein  indifferentes 
Gas  in  den  Mittelpunkt  des  Ofens  einführen 
will  oder  wenn  ein  verdampftes  Material 
nach  einer  Kondensatorkammer  geschafft 
werden  soll. 

XI 
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Fig.  207. 

Fig.  207  giebt  zwei  Platten  wieder,  die  an 
ihren  langen,  schmalen  Kanten  aneinander 
gefügt  worden  sind.  Eine  derartige  Methode 
des  Zusammensetzens  kann  Anwendung 
finden  bei  der  Herstellung  von  Scheide- 
wänden, Wandungen,  oder  Verkleidungen 
für  Oefen,  oder  beim  Zusammenfügen  von 
Platten  zu  kastenartigen  Formen  für  Auf- 
Sammlung  geschmolzener  Metalle  oder  Salze, 
wobei  der  Trog  auf  Wunsch  bei  dem  be- 
treffenden Verfahren  als  die  eine  Elektrode 
fungieren  kann. 

ln  Anbetracht  der  Vorliebe  für  die  Ein- 
richtung elektrischer  Oefen  von  sehr 
bedeutender  Fassungskraft,  die  sehr  kräftige 
Ströme  benutzen  und  grosse  Flächen  von 
Maximalerhitzung  haben,  ist  es  nötig,  für 
eine  Elektrodenform  grossen  Formates  zu 
sorgen;  diese  Elektrode  muss  bedeutende 
Kapazität  besitzen  und  eine  feste,  kompakte 
Masse  sein,  die  in  hohem  Grade  oxydations- 


beständig ist.  ln  manchen  Fällen  erreicht 
man  dies  durch  Verwendung  einer  Anzahl 
Elektroden  kleineren  Querschnittes,  die  an 
eine  gemeinsame  Klemmschraube  angeklemmt 
oder  sonst  befestigt  sind.  Ein  Uebelstand 
hierbei  ist  die  Möglichkeit  des  Brechens 
einer  oder  mehrerer  dieser  Einzelelektroden, 
besonders  bei  Verwendung  grösserer  Längen. 
In  Fig.  208  ist  eine  Form  angedeutet,  die  so 
ziemlich  dieselbe  Capazität  und  Oxydations- 
beständigkeit wie  eine  Graphitelektrode 
haben  soll , jedoch  weniger  kostspielig  ist, 
als  wenn  derselbe  Querschnitt  vollständig 
aus  kleineren  Elektroden  bestände.  In  dieser 
Figur  stellt  a das  Elektrodenende  dar,  an 


Fig.  208. 


das  die  Leiter  befestigt  werden  sollen.  Es 
besteht  aus  einer  festen  Graphitplattc  von 
beliebiger  Grösse,  welche  über  dieses  Ende 
der  Elektrode  hinläuft  und  einen  festen, 
soliden  Kontakt  oder  Stützvorrichtung  ab- 
giebt.  ln  die  Unterseite  von  a sind  eine 
Anzahl  Stabe  b eingedreht.  Diese  geben 
der  Elektrode  die  gewünschte  Länge.  Inner- 
halb des  mit  punktierten  Linien  angegebenen 
Raumes  und  um  die  Stäbe  herum  ist  dann 
eine  Mischung  von  feinen  Graphitkürnem 
und  Pech  unter  Druck  eingepresst,  so  dass 
die  ganze  Masse  eine  feste  rechteckige  Form 
erhält.  Das  Ganze  wird  dann  in  einen  Ofen 
gesetzt  und  der  Pechverband  verkohlt.  Die 
so  hergestellte  Elektrode  besitzt  ihrer  Länge 
nach  hohe  elektrische  Leitfähigkeit,  ist 
ausserordentlich  stark  und  dürfte  in  hohem 
Grade  oxydationsbeständig  sein. 

In  Tabelle  1 sind  die  Ergebnisse  einiger 
Versuche  an  Elektroden  aus  amorpher 
Kohle  undsolchen  aus  Graphit  wiedergegeben. 
Erstere  waren  aus  bestem  amerikanischem 
P'abrikat  und  bestanden  wie  gewöhnlich 
aus  fein  zermahlenem  Petroleumkoaks  mit 
Pechverband.  Die  Graphitelektroden  waren 
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von  der  »International  Acheson  Graphite  spezifische  Widerstand  betrug  nur  0,00032 
Company  of  Niagara  Falls,  N.  Y.«  geliefert  Ohm  pro  Kubikzoll,  d.  h.  ungefähr  ein 
und  besassen  neben  grosser  Reinheit  ein  Viertel  von  derjenigen  amorpher  Kohlen- 
bedeutendes  elektrisches  Leitvermögen.  Der  erzeugnisse. 


Tabelle  I. 


Serie 

Zahl,  Grösse  und  Art  der  an  beiden 
Polen  benutzten  Elektroden 

hfl«, 

EgC 
g 0 fr 
J i 6 

u C — 

1 

50«  1 

i II 

lifl 

JiJ 

chschnittl. 
brauchte  | 
-änce 

c 

y 0 

\ 

£ 

— -3 

£ • 4 
S.SO 

. ► . - 

.5-853 

* 

O n < 1 

ÄÄo» 

s § 

&* 

2 = 
£ 5 

A 

Vier  — 4"  X 4"  X 24" 
Amorphe  Kohle 

I 4OOO 

62,5 

8 1 

1 

12" — 14" 

4 

1,000 

B 

Vier  — 4"  X 4"  X 24" 
Acheson’scher  Graphit 

t 4000 

62,5 

32 

| 

12" — 14" 

4 

0,250 

C 

Vier  — 2"  X 4"  X 24” 

4000 

125,0 

!5 

0,125 

Acheson’scher  Graphit 

32 

12"— 14" 

D 

Vier  — 2"  X 4"  X 30" 

1 4000 

125,0 

95 

! «5 

0,074 

Acheson'scher  Graphit 

22" — 24" 

1 

Bei  allen  Versuchen  tauchten  die  Elek-  In  Serie  D waren  die  Graphitelektroden 

troden  in  die  behandelte  Mischung  und  waren  durch  ein  Gehäuse  vor  der  oxydierenden 
nicht  allein  ihrer  Oxydationswirkung,  sondern  Wirkung  derüber  dcrOberflächederMischung 
auch  der  des  Sauerstoffs  ausgesetzt,  den  die  befindlichen  Luft  teilweise  geschützt  und  er- 
über  der  Mischung  befindliche  Luft  enthielt,  zielte  man  noch  einen  weiteren  Zuwachs  des 
Alle  Versuchsreihen  standen  unter  möglichst  Nutzeffektes.  Dieses  Schutzverfahren  war 
identischen  Bedingungen.  jedoch  bei  amorpher  Kohle  wegen  der  in 

Die  beiden  Serien  A und  B geben  die  den  Kohlen  selbst  entwickelten  Wärme  nicht 
vergleichenden  Resultate  wieder,  die  man  mit  möglich.  Um  einen  derartigen  Schutz  zu 
Elektroden  von  in  beiden  Fällen  gleichem  verwenden,  hätte  man  entweder  die  Zahl  der 
Querschnitt  erhielt.  Die  Graphite  zeigen  Elektroden  vergrössern  oder  die  Stromdichte 
einen  viermal  so  hohen  Nutzeffekt,  als  ihn  in  den  amorphen  Kohlen  zugleich  mit  einem 
die  amorphe  Kohle  entwickelt.  Wenn  man  entsprechenden  Verlust  an  Kapazität  des 
B und  C vergleicht,  wobei  im  zweiten  Falle  Ofens  herabsetzen  müssen.  Bei  einer  Strom- 
der  Querschnitt  der  Graphitelektroden  halbiert  dichte,  die  halb  so  gross  ist  wie  die  bei  A 
worden  ist,  nimmt  man  nur  eine  geringe  angegebene,  fangt  die  Lebensdauer  der 
Zunahme  der  Lebensdauer  wahr,  was  durch  Elektroden  aus  amorpher  Kohle  an,  sich  der 
den  Umstand  zu  erklären  ist,  dass  die  Elek-  in  D genannten  zu  nähern.  Mit  einer  der- 
troden  in  allen  Fällen  neben  einander  an-  artigen  Herabsetzung  der  Kapazität  des  Ofens 
geordnet  waren  und  einander  berührten,  und  ist  jedoch  eine  Erhöhung  anderer  Kosten 
dass,  da  sie  sich  im  letzteren  Falle  längs  pro  Einheit  der  produzierten  Menge  ver- 
ihren  Zweizollflächen  berührten,  die  gesamte,  bunden,  was  jeden  Gewinn  an  Elektroden- 
in  beiden  Fallen  freiliegende  Oberfläche  an-  verbrauch  mehr  als  aufwiegt, 
genähert  dieselbe  war.  In  C ist  jedoch  Wenn  man  eine  vergleichende  Unter- 

das  pro  Längeneinheit  verbrauchte  Gewicht  suchung  von  Elektroden  aus  amorpher  Kohle 
halbiert  und  hat  dem  entsprechend  der  Nutz-  und  solchen  aus  Graphit  anstellt,  kann  man 
effekt  einen  weiteren  Zuwachs  erfahren.  einen  richtigen  Vergleichspunkt  nur  durch 

In  A wurden  die  amorphen  Kohlen  durch  Benutzung  der  vollen  Kapazität  beider  bet 
die  benutzte  Stromdichte  ein  wenig  erhitzt,  gleichen  Elektrizitätsverlusten  in  den  Elek- 
wahrend  in  C bei  doppelter  Stromdichte  die  troden  selbst  erzielen.  Der  Unterschied  der 
Graphitelektroden  durchaus  keine  Spur  von  Oxydationstemperaturen  beider  ist  zwar  aus- 
Erwärmung  zeigten.  Wenn  man  A mit  C geprägt,  genügt  jedoch  in  einigen  Fällen  an 
vergleicht,  so  erkennt  man,  dass  bei  dem  und  für  sich  noch  nicht,  um  einen  grossen 
in  Frage  kommenden  Verfahren  die  Graphit-  Unterschied  in  ihrer  Wirkungsweise  zu  ver- 
elektroden  den  achtfachen  Nutzeffekt  der  Ursachen.  Die  Frage  besteht  nicht  in  einer 
Produkte  aus  amorpher  Kohle  entwickelten,  blossen  Erstattung  der  amorphen  Kohle  durch 
Da  die  Kosten  nur  etwa  die  dreifachen  sind,  Graphit  mit  entsprechender  Ersparnis.  Die 
liegt  die  Sparsamkeit  erstgenannter  Elektrode  grössere  Leitfähigkeit  der  Graphitelektroden 
auf  der  Hand.  sowohl  für  Wärme  als  für  Elektrizität,  muss 
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in  Betracht  gezogen  werden.  Wenn  es  auch 
wahrscheinlich  kein  elektrometallurgisches 
Verfahren  giebt,  bei  dem  man  durch  Be- 
nutzung von  Graphitelektroden  keine  Er- 
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spamis  erzielen  konnte,  kann  man  diese  Er- 
sparnis doch  nur  durch  geeignete  Behandlung 
und  volle  Berücksichtigung  aller  Eigen- 
schaften der  beiden  fraglichenStoffe  erreichen. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1903. 

Von  Dr.  M.  Krüger.  (Forueuung.) 


Stromerzeugung’. 

Zur  Erzeugung  von  elektrischem  Strom 
in  kleinem  Maassstabe  sind  galvanische  Ele- 
mente immer  noch  in  vielfacher  Anwendung, 
da  ihre  Bedienung  meist  ausserordentlich  ein- 
fach und  ihr  Gebrauch  sehr  bequem  ist.  Im 
grossen  und  ganzen  stehen  die  Gebrauchs- 
typen  fest,  und  die  Erfinderthätigkeit  ist 
meist  auf  die  Verbesserung  des  mechanischen 
Teiles  der  Elemente  beschränkt.  Daher 
liegen  auch  wenig  Neueningen  vor.  Eine 
solche  ist  das  galvanische  Element  von 
E.  Nogier7*),  bei  welchem  als  negativer  Pol 
ein  amalgamierter  Aluminiumstab,  als  positiver 
Pol  eine  Kohlenelektrode  und  als  Elektrolyt 
Salzlösung  verwendet  wird.  Die  elektro- 
motorische Kraft  des  Elements  beträgt  3 Volt 
und  ist  sehr  lange  konstant.  Eine  neuartige 
Konzentrationszelle,  welche  aus  Nickelelek- 
troden in  verschieden  starken  Nickelsalz- 
lösungen besteht,  hat  H.  S.  Cahart75)  ge- 
funden. Da  die  elektromotorische  Kraft 
dieser  Zellen  abweicht  von  der  nach  der 
Nernst'schen  Formel  berechneten,  so  be- 
trachtet sie  Cahart  als  Thermoelemente. 
Bei  dem  galvanischen  Doppelelement  von 
H.Bley7‘)(D.R.P.!38227)ist  das  alsZwischen- 
elektrode  dienende  Bleigefäss  auf  der  einen 
Seite  von  Kupfervitriol  umgeben,  sodass  sich 
an  demselben  bei  der  Thätigkeit  des  Ele- 
mentes Kupfer  an  dieser  Seite  ausscheidet, 
während  die  innere  Seite  als  negative  Elek- 
trode des  zweiten  Elementes  dient.  Ein 
neues  galvanisches  Element  nach  Art  des 
Meidingerelements  hat  F.  May77)  (D.  R.  P. 
134024)  konstruiert.  Eine  Beschreibung  des 
• Carbii-Elementes  mit  Abbildungen  und  Ent- 
ladekurven ist  in  L'Electricien  25,  181  ver- 
öffentlicht. O.  Britzke  lässt  in  seiner  Gas- 
batterie mit  feuerflüssigem  Elektrolyten  diesen 


rt)  Eclairagc  electrique  1902.  408;  diese  Zeitschr. 
IX,  224. 

?J)  Trans.  Amer.  electrochem.  Soc.  I,  105;  diese 
Zeiltchr.  X,  17. 

1V)  Die*e  Zeitschr.  X,  215. 

**)  Diese  Zeitschr.  X,  147. 


vollständig  von  Diaphragma  aufsaugen  und 
bläst  in  die  dadurch  entstehenden  freien 
Elektrodenräume  einerseits  oxydierende, 
andererseits  reduzierende  Gase  ein,  welche 
im  heissen  Zustande  die  Stromleitung  zu 
bewirken  haben  (D.  R.  P.  13 1 893) 7").  Um  die 
positiven  Polelektroden  aus  Retortenkohle 
besser  leitend  zu  machen,  überzieht  sie 
A.  F.  Beyer7*)  (D.  R.  P.  136187)  teilweise 
mit  einem  galvanischen  Metallüberzug.  Das 
Auslaufen  der  Erregerflüssigkeit  zu  ver- 
hindern, hat  E.  Friese**)  (D.  R.  P.  131872) 
einen  aus  Holzscheibe  mit  Gummi- 
dichtungsringen  und  einer  Korkscheibe  kom- 
binierten Verschluss  erdacht.  Nach  dem 
D.  R.  P.  139020*')  von  H.  Th.  Meyer  und 
A.  Lwowsky  geschieht  das  Senken  der 
Elektroden  bei  Tauchbatterien  dadurch,  dass 
dieselben  durch  ihr  eigenes  Gewicht  ein 
Uhrwerk  in  Bewegung  setzen,  welches  den 
Gang  reguliert.  F.  Hofbauer87)  giebt  eine 
praktische  Anleitung  zur  billigen  Herstellung 
von  Kupfervitriolelementen. 

Eine  Abhandlung  über  galvanische 
Elemente,  vornehmlich  der  sogenannten 
Brennstoffelemente,  hat  M.  Mugdan89)  ver- 
öffentlicht. J.  Zacharias**)  bespricht  das 
neueste  Stadium  der  Entwicklung  derTrocken- 
elemente.  Die  Entwicklung  der  galvanischen 
Elemente  betrifft  eine  Abhandlung  von 
O.  Hild ebrandt89).  Angefügt  sei  noch, 
dass  Ch.  Ayres9“)  eine  neue  Methode  zur 
Messung  des  inneren  Widerstandes  galvani- 
scher Zellen  angegeben  hat. 

Auf  dem  Gebiete  der  Akkumulatoren 
besteht  das  grösste  Interesse  für  diejenigen 
Kombinationen,  welche  den  alten  Bleisammler 
ersetzen  und  verdrängen  sollen.  Inwieweit  dies 

!■)  Diese  Zcitscbr.  IX,  273. 

;,J)  Die«  ZciUchr.  X,  40. 

•«)  Diese  Zeitschr.  IX,  273. 

8I)  Die«  Zeitschr.  X.  216. 

Erfindungen  und  Erfahrungen  30,  337. 

>J)  Cbem.  Zeitscb.  2,  394,  425. 

•*)  Centralbl.  I.  Akkum.  3,  297. 

Centralbl,  f.  Akkum,  4,  249. 

**)  Pbys.  Rcf.  14,  17;  diese  Zeitschr.  IX,  246. 
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möglich  sein  wird,  ist  noch  nicht  sicher  zu 
entscheiden;  bis  jetzt  ist  der  Bleisammler 
immer  noch  der  billigste  Apparat,  elektrische 
Energie  aufzuspeichern.  Ueber  den  im 
Vordergründe  des  Interesses  stehenden 
Edisonakkumulator  bringt  diese  Zeitschrift 
(X,  7 u.  84)  eingehende  Mitteilungen,  ebenso 
über  den  Prioritätsstreit  zwischen  Edison 
und  Jungner,  welch  letzterer  schon  vor 
Edison  die  Verwendung  von  Nickeloxyd 
und  anderen  Oxyden  als  aktive  Substanz  an 
der  positiven  Elektrode  patentiert  erhalten 
hat97).  In  diesem  Aufsätze  ist  auch  ein 
Verfahren  von  Jungner  erwähnt,  durch 
welches  er  bei  Metallplatten  auf  elektrischem 
Wege  eine  Vergrösserung  der  Oberfläche 
erzielte.  Es  besteht  dieses  in  der  Behandlung 
der  Platten  als  Anoden  in  einem  Bad  aus 
Alkalihydroxyd  und  einem  geeigneten  Salze. 
Erwähnt  sei  ferner,  dass  das  deutsche  Patent 
Uber  den  Edisonakkumulator  die  Nummer 
137  142  trägt**). 

Einen  Thalliumakkumulator  hat  A.  L. 
Marsh8*)  beschrieben.  Er  besteht  aus 
2 Elektroden  aus  Eisenblech  und  aus  einer 
Lösung  von  Kalilauge  und  Thalliumhydroxyd, 
welches  bei  der  Ladung  an  der  Kathode 
metallisches  Thallium,  an  der  Anode  Thalli- 
oxyd liefert.  Bei  der  Entladung  bildet  sich 
an  beiden  Elektroden  wieder  Thallihydroxyd 
zurück,  das  sich  auf  löst.  Ganz  ähnliche  Ver- 
suche hat  auch  L.  Jonas“)  ausgeführt. 
Einen  neuen  Akkumulator  mit  Elektroden 
aus  Zink  und  Kohle  und  Zinkbromidlösung 
als  Elektrolyt  hat  H.  H.  Dow“)  angegeben. 
Der  elektrochemische  Vorgang  derselben  ist 
bei  der  Ladung  Bildung  von  Zink  an  der 
Zinkkathode,  von  Brom  an  der  Kohleanode. 
Bei  der  Entladung  wird  wieder  Zinkbromid 
gebildet.  Die  Spannung  dieses  Akkumulators 
beträgt  1,7  Volt.  Nach  der  Meinung  des 
Verfassers  dürfte  derselbe  weniger  als  Akku 
mulator,  denn  als  NormalelementVerwendung 
finden.  Ueber  den  von  Auer  v.  Wels- 
bach konstruierten  Cersalz -Akkumulator“) 
bringt  die  Elektrotechnische  Rundschau 
1903,  201“)  nähere  Mitteilungen.  Edison 
hat  eine  Anzahl  neuer  Akkumulatorenpatente 
genommen“).  Einer  dieser  Akkumulatoren 
ist  aufgebaut  aus  einer  Magnesiumkathode 
und  einer  Anode  aus  Quecksilberoxyd  und 

,;J  Diese  Zeitschr.  X,  28. 

••)  Diese  Zeitschr.  X,  40. 

Electrackcm.  Ind.  1,  3,  88;  diese  Zeitschr.  IX,  224. 

*>)  Zts,  f.  E.  IX,  523. 

*i)  Trans.  Amcr.  clcctrochem.  Soc.  1902,  127;  diese 
Zeitschr.  IX,  249. 

*’)  Diese  Zeitschr.  IX,  246. 

*3)  Diese  Zeitschr.  X,  212. 

u)  The  Electriciim  38,  416. 


Flockengraphit  mit  alkalischer  Zinklösung  als 
Elektrolyt  (U.  S.  A.  P.  704303),  ein  anderer 
enthält  fein  verteiltes  Eisen  und  Cobaltoxyd 
als  Elektroden  und  ist  mit  Alkalihydroxyd 
gefüllt.  An  Stelle  dieser  Elektroden  können 
auch  fein  verteiltes  Kupfer  mit  Flockengraphit 
vermischt  und  Nickeloxyd  angewendet  werden 
(U.  S.  A.  P.  704306).  T.  Micha  lowski 
(D.  R.  P.  1 28974)“)  benützt  Schwammzink 
in  alkalischen  Sammlern  und  Kaliumaluminat 
als  Elektrolyten,  da  dieses  Zink  nicht  löst. 
R.  Gahl**)  (D.  R.  P.  132330)  erzeugt  eine 
für  alkalische  Stromsammler  geeignete  Silber- 
elektrode dadurch,  dass  er  aus  geschmolzenen 
Chlorsilber-  Chlorblei-Platten  herstellt,  welche 
zuerst  als  Kathoden  in  Alkalilauge  eingesetzt 
und  reduziert  werden,  worauf  man  das  Blei 
anodisch  herauslöst.  O.  Grabau’7)  hat  Ver- 
suche mit  dem  Zinkbleiakkumulator  aus- 
geführt, aus  denen  folgt,  dass  die  Spannung 
etwa  2,1  bis  2,4  Volt  beträgt  und  das  Gewicht 
kleiner  als  das  des  gewöhnlichen  Bleisammlers 
ist.  Einen  sehr  interessanten  Vergleich 
des  Jungner  sehen  Nickel-Cadmium- Alkali- 
hydroxydakkumulators mit  dem  gewöhnlichen 
Bleiakkumulator  hat  M.  U.  Schoop  experi- 
mentell durchgeführt**),  wobei  er  zu  folgen- 
dem Resumi  kommt:  Für  eine  Reihe  von 
Anwendungen  wird  der  Nickclakkumulator 
voraussichtlich  Luxusakkumulator  bleiben. 

Eine  Reihe  von  Patenten  betrifft  die 
Herstellung  besonders  leistungsfähiger  Patten- 
konstruktionen. So  wird  der  Akkumulator 
von  D.  Tommasi”)  (D.  R.  P.  132624)  aus 
einzelnen  quadratisch  geformten  Lamellen- 
blöckchen hergestellt,  welche  in  einem  Blei- 
rahmen eingebaut  sind,  so  zwar,  dass  die 
Lamellen  abwechselnd  horizontal  und  vertikal 
stehen.  In  die  Lamellenblöckchen  ist  die 
aktive  Masse  eingebracht,  die  aus  Blei- 
schwamm erzeugt  wird.  Für  die  Herstellung 
solchen  Bleischwamms  hat  D.  Tommasi 
einen  besonderen  Elektrolysenapparat  kon- 
struiert'*’|.  F.W.  Bühne1“1)  (D.R.P.  136152) 
stellt  Elektroden  für  Bleisammler  aus  langen, 
unter  0,2  mm  starken  geschnittenen  Blei- 
fasern her.  Beim  neuen  Akkumulator  von 
Tobiansky1“)  ist  die  aktive  Masse  auf 
Blcidrahtnctze  bezw.  Aluminiumdrahtnetze 
aufgebracht,  welch  letztere  dann  spiralförmig 
unter  Zwischenlegung  eines  porösen  Materials 

**)  Diese  Zeitschr.  IX,  199. 

**)  Diese  Zeitschr.  X,  19. 

**)  Elektrou  Zt«.  23,  57 1. 

*■)  Eleklrot.  Zts.  24,  619. 

w)  Diese  Zeitschr.  IX,  229  und  X,  83. 

Diese  Zeitschr.  IX,  260. 

l0))  Diese  Zeitschr.  X,  40. 

10J)  Automobil  illuatti  1902.  68;  diese  Zeitschr. 

IX,  222. 
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zusammengerollt  sind.  Pro  Kilogramm 
Plattengewicht  liefert  dieser  Akkumulator 
30 — 32  Amp.  Stunden.  Die  Sammlerelektrode 
von  VV.  J.  Jackson10*)  (D.  R.  P.  130808  u. 
130916)  besteht  aus  einer  Antimonbleiplatte 
mit  aus  derselben  ausgestanzten  und  nach 
den  Breitseiten  zurückgebogenen  Lappen. 
Die  Knickerbocker  Trust  Company"“) 
(D.  R.  P.  134  701)  erzeugt  durch  Pressen  von 
feinverteiltem  Blei,  das  keine  Oxydhaut  be- 
sitzen darf,  bis  zum  spezifischen  Gewicht  to 
sehr  reaktionsfähige  Sammlerplatten.  Bei  dem 
elektrischen  Sammler  von  Th.  T.  Hamsen 
und  C.  Chr.  Fr.  Ferd.  Petersen *•*)  (D.  R.  P. 
136642)  dienen  als  Elektroden  Gerüste  aus 
Bleistreifen,  welche  ineinandergesteckt  und 
dann  verlötet  sind.  Eine  Elektrode  von 
grosser  wirksamer  Oberfläche  erhält  L. 
Peyrat10*)  (D.  R.  P.  136497)  durch  Ueber- 
einanderlagerung  zickzack-,  wellen-  oder 
mäanderförmiger  Bleistreifen.  Um  Blei- 
schwammplatten zu  erzeugen,  führt  J.  J. 
Courtenay  (D.  R.  P.  130809)  eine  aus  Blei- 
oxyd und  Kohlenstaub  bestehende  Platte  in 
Bleisuperoxyd  unter  Entfernung  des  Kohlen- 
stoffs durch  Oxydation  über  und  reduziert 
das  Bleisuperoxyd  hierauf  elektrolytisch. 
Nach  dem  Verfahren  von  Zd.  Stanccki 
(D.  R.  P.  134 175)  **7)  werden  sehr  poröse  und 
steinharte  Sammlerplattcn  erhalten  durch 
Anrühren  von  Bleioxyd  mit  destilliertem 
Wasser,  Trocknen  an  der  Luft,  darauffolgendes 
Liegenlassen  in  Schwefelsäure  1,53  spez.  Gew. 
und  Formieren  in  gewöhnlicher  Weise.  Die 
Sammlerclektrode  von  W.  Kraushaar  und 
Blei  werk  Neumühl  Morian  & Co.  (D.  R.  P. 
138794)'°*)  besteht  aus  einer  Bleiplatte  mit 
dünnen  Rippen  oder  Lamellen  zu  beiden 
Seiten  derselben,  welche  durch  Schnitte  unter- 
teilt sind.  Die  Platten  werden  nicht  pastiert, 
sondern  nach  PI  ante  formiert.  Als  Elektrode 
für  Bleisammler  benützt  Wilde  (U.  S.  A.  P. 
700869)  einen  Bleistab,  welcher  schrauben- 
förmige Einschnitte  zur  Aufnahme  der  aktiven 
Masse  besitzt.  C.  Luckow  jr.  (D.  R.  P. 
137076) I0“)  hat  sich  ein  Verfahren  zur  Her- 
stellung von  Elektroden  für  elektrische 
Sammler  patentieren  lassen,  bei  welchem 

Metalle  in  sehr  schwacher  Alkali-  oder  Erd- 
alkalihydroxydlösung als  Anode  elektrolytisch 
aufgelockert  werden.  Nach  F.  Peters  (D.  R.  P. 
132450)  können  Bleiplatten  dadurch 

formiert  werden,  dass  man  sie  als  Anoden 

,M)  Diese  Zeitschr.  IX,  250. 

,04)  Diese  Zcitschr.  X,  147. 

,w)  Diese  Zeitschr.  X,  214. 

,0#)  Diese  Zeitschr.  X,  195. 

ll>' ) Diese  Zeitschr.  X,  147. 

l0s)  Diese  Zeitschr.  X,  2 t 6. 

k*)  Diese  Zeitschr.  X,  214. 


in  ein  Bad  hängt,  welches  2 •/,  Ammoniak, 
gelöst  in  Wasser,  Alkohol  etc.  und  eventuell 
geringe  Mengen  von  Salzen  enthält.  Um  die 
Masseplatten  besonders  haltbar  zu  machen, 
umgiebt  sie  H.  Texier  d'Arnoult  (D.  R.  P. 
1 32  373)"°)  mit  einer  dicht  anschliessenden 
durchlöcherten  Celluloidhülle.  Nach  dem 
Patent  des  Internationalen  Patent-Maschinen- 
Ex-  und  Importgeschäfts  R.  Lüders  (D.  R P. 
133902)"1)  besteht  ein  Trennungsgitter  für 
Elektrodenplatten  aus  zwei  gegeneinander 
versetzten  Gitterhälften  mit  vier-  oder  mehr- 
eckigen Oeffnungen,  welche  beiden  Hälften, 
durch  einen  Rahmen  zusammengehalten,  mit 
ihren  Gitterstäben  fest  gegen  die  Elektroden 
drucken.  E.  Leimer"»)  teilt  eine  Reihe 
von  praktischen  Winken  für  die  Herstellung 
von  Akkumulatorenmasseplatten  mit. 

Eine  Vorrichtung  zum  Pressen  von 
Sammlerelektrodenplattcn  und  dgl.  hat  A.  F. 
Madden  (D.  R.  P.  129397)“*)  konstruiert. 
A.  d’Arsonva!  und  G.  Vaugeois  haben 
sich  ein  Pressformmundstück  zur  Herstellung 
von  Stromsammlerplatten  patentieren  lassen 
(D.  R.  P.  131792)“*),  welches  aus  2 neben- 
einandcrliegenden  Schrauben  mit  tief  ein- 
geschnittenen Gewinden  besteht.  Bei  einer 
anderen  Vorrichtung  gleicher  Art  (D.  R.  P. 
133884)'“)  sind  im  Mundstück  eine  grosse 
Anzahl  von  Scheiben  in  Art  zweier  Kämme 
angebracht,  welche  das  durchgepresste  Blei  mit 
Rippen  versehen.  Eine  Maschine  zur  Her- 
stellung von  Akkumulatorenplatten,  welche 
ein  Bleiband  durch  messerartige  Schneide- 
werkzeuge lamelliert  und  die  Platten  in  ge- 
wünschter Grösse  ausschneidet,  hatW.Stock- 
meyer  (D.  R.  P.  135080) “*)  konstruiert. 
Th.  Pescatore  ist  eine  Vorrichtung  zum 
Einstreichen  der  aktiven  Masse  in  Sammler- 
clektroden  patentiert  worden  (D.  R.  P. 

130522)  “O- 

Eine  Beschreibung  seines  Akkumulators 
hat  M.  B.  Tribelhorn“*)  veröffentlicht. 
Ueber  die  Akkumulatoren  für  Elektromobile 
auf  der  Industrie-  und  Gewerbeausstellung  zu 
Düsseldorf  handelt  ein  Aufsatz  von  H. 
Dominik1“).  Zuerst  bespricht  Verfasser  die 
allgemeinen  Gesichtspunkte  für  die  Kon- 
struktion der  Elektromobilakkumulatoren  und 
schildert  sodann  die  Traktionsakkumulatoren 


u°)  Diese  Zeitschr.  X,  19. 

“’)  Diese  Zeitschr.  X,  12S. 

li:)  Centrslbl.  f.  Akkuiu.  4,  I,  15,  50,  61. 

m)  Diese  Zeitschr.  IX,  199. 

I>4)  Diese  Zeitschr.  X,  82. 

*“)  Diese  Zeitschr.  X,  12S. 

“*)  Diese  Zeitschr.  X,  40. 
m)  Diese  Zeitschr.  IX,  250. 

119)  CeDtralbi.  f.  Akkum.  4,  27. 

“*)  Diese  Zeitschr.  IX,  189. 
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der  Kölner  Akkumulatoren  werke  vorm. 

G.  Hagen  und  der  Behrend-Akkumula- 
torenfabrik,  Frankfurt  a.  M.  Kinen  aus- 
führlichen Bericht  über  die  Akkumulatoren 
auf  der  Düsseldorfer  Ausstellung  hat  auch 

H.  Danneel  veröffentlicht1*4). 

Eine  neue  Theorie  des  Bleiakkumulators, 
welche  als  Zwischenprodukt  der  Superoxyd- 
bildung an  der  Anode  die  Trisulfatmeta- 
blcisäure  Hs  Pb  (SOt)«  annimmt,  hat  W. 
Esch1*1)  aufgestellt.  Bei  einer  Untersuchung, 


Zu.  f.  E.  IX,  ioi. 
**•)  Chcni.  Zig.  27,  297. 


die  L.  Marsh1**)  über  die  Ausnützung  der 
aktiven  Masse  in  Akkumulatoren  bei  der 
Stroinliefernung  angestellt  hat,  beobachtet  er, 
dass  nur  31 — 43  °/s  der  theoretischen  Kapazität 
wiedergewonnen  werden  können. 

Erwähnt  sei  noch,  dass  die  Aktien- 
gesellschaft sächsischer  Akkumula- 
torenwerke eine  Schaltungsvorrichtung  zur 
selbstthätigen  Verhinderung  der  Ueberladung 
von  Akkumulatorenzellen,  auf  die  polari- 
sierende Wirkung  von  Aluminium  gegründet, 
gefunden  hat1**). 

m)  Elccir.  World  and  Engio.  41,  271. 
m)  Elektro!.  Kd»ch.  8,  14,  312. 

(Fortsetzung  folgt.) 


ÜBER  DIE  ELEKTRISCHEN  ARBEITEN 
DER  PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN  REICHSANSTALT. 


Wir  entnehmen  dem  Jahresbericht  für 
das  Jahr  190z:  Die  Arbeiten  bestanden 

hauptsächlich  in  folgenden:  Die  Messung 

kleiner  Widerstände,  die  vorläufig  noch  un- 
vollendeten Untersuchungen  über  Normal- 
elemente, und  dieFortfuhrungder  Bestimmung 
des  Leitvermögens  von  Lösungen.  Der 
technischen  Abteilung  (II)  der  Anstalt 
lag  an  präzisionsmechanischen  Arbeiten  ob: 
die  Prüfung  und  Beglaubigung  einer  grossen 
Zahl  von  Messgeräten  und  Kalibern  ver- 
schiedenster Art,  darunter  auch  von  Kraft- 
messern, und  einer  Teilmaschine.  Das  Stark- 
strom-Laboratorium befasste  sich  mit  der 
Prüfung  von  Stromzählern  im  praktischen 
Betriebe,  mit  Kapazitätsmessungen,  mit  der 
Prüfung  von  optischen  Pyrometern  nach  Hol- 
born und  Kurlbaum,  sowie  mit  Messungen 
an  Wechselstromzählern  und  -Motoren.  Dem 
Schwachstrom -Laboratorium  hingegen  war 
eine  grosse  Anzahl  von  Messungen  an 
Leitungsmaterialien,  Einzel  widerständen  und 
Widerstandssätzen,  Normalelcmcnten  und 
Akkumulatoren  zugewiesen. 

Im  Laufe  des  Jahres  1902  sind  die 
ersten  elektrischen  Prüfämter  inllmcnau, 
Hamburg  und  München  eröffnet  worden,  die 
vorläufig  nur  für  Gleichstrommessungen  be- 
stimmt sind.  Für  die  Errichtung  weiterer 
Prüfamtcr  in  Nürnberg  und  Chemnitz,  die 
beide  für  Gleich-  und  W’echselstrom  ausge- 
rüstet werden  sollen,  liegt  die  Genehmigung 
des  Reichskanzlers  ebenfalls  schon  vor. 
Ausserdem  wird  ein  Prüfamt  in  Frankfurt  a.  M. 
im  Anschluss  an  die  dortigen  städtischen 
Elektrizitätswerke  durch  den  Magistrat  der 
Stadt  Frankfurt  eingerichtet.  Die  Ausrüstung 


der  elektrischen  Prüfämter,  insbesondere  Zahl, 
Art  und  Messbereich  der  erforderlichen  Ge- 
räte, hat  die  Reichsanstalt  selbst  geregelt; 
die  Vorschriften  darüber  sind  gleichzeitig 
mit  der  Prüfordnung  für  elektrische  Mess- 
geräte erlassen  worden. 

Das  magnetische  Laboratorium  war 
mit  der  Prüfung  von  magnetischen  Mess- 
geräten, dem  Vergleich  von  Untersuchungs- 
verfahren für  magnetische  Stoffe  sowie  mit 
Untersuchungen  über  die  Beziehungen  der 
magnetischen  Eigenschaften  der  Stoffe  zu- 
einander und  zum  elektrischen  Leitvermögen 
beschäftigt. 

Ueber  die  unser  engeres  Fachgebiet  be- 
rührenden Arbeiten  entnehmen  wir  dem  Be- 
richte folgendes: 

Normalelemente.  Bei  der  Unter- 
suchung der  Normalelemente  wurden  die 
Polarisationserscheinungen  einer  näheren  Be- 
trachtung unterzogen.  Man  kam  zu  dem 
Ergebnis,  dass  die  Polarisation  hauptsächlich 
durch  Konzentrationsänderungen  des  Elek- 
trolyts an  beiden  Polen,  sowie  auch  der  Pole 
selbst  hervorgerufen  wird.  Die  Depolarisation 
entsteht  durch  Diffusion  und  Auflösung  bezw. 
Abscheidung  von  festem  Salz.  Weiters  kam 
man  zur  Erkenntnis,  dass  starke  Ströme, 
wenn  sie  nur  ganz  kurze  Zeit  das  Element 
durchfliessen,  diesem  weniger  schaden,  als 
lang  andauernde  schwache  Ströme. 

Thermoelemente.  Aus  statistischen 
Daten  über  eine  Reihe  von  im  Betrieb  be- 
findlichen Le  Chatelier'sehcn  Elementen  ist 
zu  entnehmen,  dass  selbst  nach  jahrelangem 
Gebrauch  der  Elemente  keine,  die  verlangte 
Genauigkeit  beeinträchtigende  Aenderung  in 
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der  Thermokraft  eintritt.  Die  Hauptgründe 
für  die  geringe  Verwendung  dieser  Elemente 
sind  der  Mangel  einer  lur  den  technischen 
Gebrauch  geeigneten  Montierung  und  die 
Unempfindlichkeit  des  Elements  gegen 
schnelle  Temperaturänderungen. 

Leitvermögen  von  Lösungen.  Ein 
auffallendes  Verhalten  zeigen  das  Chlorid 
und  Fluorid  des  (einwertigen)  Thalliums.  In 

verdünnter  Lösung  (von  normal  abwärts) 

ist  das  Leitvermögen  von  TI  F grösser,  als 
bei  vollständig  eingetretener  Dissociation  in 
TI  und  F,  während  bei  sehr  grosser  Ver- 
dünnung sich  das  Leitvermögen  jenem  bei 
eingetretener  Dissociation  nähert.  Man  glaubt, 
dass  die  blosse  Fähigkeit  von  Thallium, 
mehrwertig  aufzutreten,  diese  Anomalien  her- 
vorruft. 

Beziehungen  der  magnetischen 
Eigenschaften  der  Materialien  zum  elek- 
trischen Leitvermögen.  Im  allgemeinen 
nimmt  mit  der  magnetischen  Güte  des 
Materials  auch  das  Leitvermögen  zu,  doch 
ist  es  möglich,  magnetisch  vorzügliche  Le- 
gierungen mit  einem  sehr  geringen  elektrischen 
Leitvermögen  herzustellen,  eine  Tatsache,  die 
für  die  Technik  insofern  grosse  Bedeutung 
hat,  als  bei  Verwendung  eines  geeigneten 
Materials  für  Eisenbleche  von  Dynamo- 
maschinen und  Transformatoren  die  Wirbel- 


stromverluste sehr  beträchtlich  vermindert 
werden  können. 

Untersuchung  an  Motoren.  Ver- 
schiedene schon  bekannte  Methoden  zur  Be- 
stimmung der  Schlüpfung  wurden  auf  ihre 
Verwendbarkeit  geprüft.  Als  zweckmässig 
hat  sich  jene  Methode  erwiesen,  bei  welcher 
ein  mit  der  Welle  starr  verbundener  Kontakt 
während  jeder  Umdrehung  der  Welle  einmal 
den  Stromkreis  einer  Glühlampe  schliesst, 
die  an  die  Klemmen  der  den  Motor  speisenden 
Wechselspannung  angeschlossen  ist.  Die 
Zahl  der  sekundlichen  Schwebungen  in  der 
Helligkeit  der  Lampe  ist  ein  Maass  für  die 
Schlupfung.  Um  bei  höheren  Werten  der 
Schlüpfung  ein  Zählen  der  Schwebungen  zu 
ermöglichen,  wird  deren  Anzahl  dadurch  auf 
die  Hälfte  reduziert,  dass  in  den  Lampen- 
stromkreis einige  Graetz’sche  Aluminiumzellen 
eingeschaltet  werden,  die  den  Stromdurchgang 
nur  in  einer  Richtung  gestatten. 

Störungsfreies  Torsionsmagneto- 
meter. Um  die  Magnetoineternadel  für 
Störungen  durch  Strassenbahnen  unempfindlich 
zu  machen,  wurde  dieselbe  durch  ein  asta- 
tisches System  ersetzt.  Das  Instrument  ist 
fast  ein  Jahr  ohne  nachteilige  Beeinflussung 
der  magnetischen  Astasie  in  Gebrauch  ge- 
wesen. Die  Aufhängung  der  Nadel  an  einem 
Platiniridiumdraht  gewährt  eine  von  elastischer 
Nachwirkung  freie  Ruhelage. 


DIE  ENTWICKLUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE. 

Von  Dr.  Albert  Neuburger.  (Fortsetzung.) 


Ein  Teil  der  zusammengesetzten  Körper 
bildet  eine  dritte  Klasse  von  elektrochemischen 
Beziehungen,  die  sich  nicht  unter  den  ein- 
fachen Körpern  finden;  es  sind  die  indiffe- 
renten, welche  keine  elektrochemischen 
Reaktionen  mehr  haben  und  sich  nicht  mit 
anderen  Körpern  verbinden.  Streng  ge- 
nommen aber  giebt  es  keine  absolute  elektro- 
chemische Indifferenz,  denn  diese  Körper 
zeigen  sie  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grade. 
Sie  ist  von  zweierlei  Art.  Die  eine  findet 
da  statt,  wo  sich  so  viele  Körper  mit  einander 
verbunden  haben,  dass  dadurch  eine  voll- 
kommene Neutralisation  entstanden  ist  und 
kein  anderer  Körper  mehr  in  die  Verbindung 
eingehen  kann.  Alle  elektrische  Reaktion 
hat  dann  aufgehört  gegen  die  Körper,  welche 


sich  mit  dem  zusammengesetzten  verbinden 
könnten;  aber  seine  Elemente  behalten  noch 
ihrespezifischeReaktion  auf  diejenigen  Körper, 
die  jenen  zu  zersetzen  streben.  So  kann  sich 
z.  B.  der  krystallisierte  Alaun  mit  keinem 
anderen  Körper  verbinden,  er  kann  aber  von 
vielen  zersetzt  werden.  Die  zweite  Art  von 
elektrochemischer  Indifferenz  ist  viel  merk- 
würdiger. Verschiedene  zusammengesetzte 
Körper  haben  die  besondere  Eigenschaft, 
dass  sie,  einer  gewissen  Temperatur  aus- 
gesetzt, plötzlich  von  einem  Feuer  durch- 
fahren werden,  als  ob  darin  eine  chemische 
Verbindung  vor  sich  gehe,  ohne  dass, 
wenigstens  in  den  meisten  dieser  Falle,  ihr 
Gewicht  sich  weder  vermehrt  noch  ver- 
mindert. Aber  ihre  Eigenschaften,  und  am 
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häufigsten  ihre  Farbe,  werden  dadurch  ver- 
ändert; auf  nassem  Wege  äussern  sie  keine 
Verwandtschaft  mehr;  sie  verbinden  sich 
nicht  mehr  mit  denjenigen  Körpern,  zu  denen 
sie  eine  grosse  Verwandtschaft  haben,  und 
widerstehen  der  Einwirkung  derer,  welche  sie 
zuvor  mit  Leichtigkeit  zersetzten.  Sie  ver- 
lieren diese  elektrochemische  Indifferenz  nicht 
anders,  als  wenn  sie  bei  einer  hohen  Tem- 
peratur der  Einwirkung  von  mit  einer  sehr 
starken  Verwandtschaft  begabten  Körpern 
ausgesetzt  werden,  das  heisst,  als  wenn  sie 
mit  den  Alkalien  oder  den  feuerbeständigen 
Säuren  erhitzt  werden,  mit  denen  sic  sich 
dann  auf  dem  trockenen  Wege  verbinden, 
indem  sie  in  ihren  vorigen  elektrochemischen 
Zustand  zurückkehren.  Beispiele  davon  sind 
die  Zirconcrde,  das  Chromoxydul  etc.  Die 
wahrscheinlichste  Erklärung  dieser  Er- 
scheinung ist,  dass  sich  die  Elemente  dieser 
Körper  in  zwei  verschiedenen  Graden  von 
Innigkeit  mit  einander  verbinden  können; 
der  eine,  schwächere,  findet  auf  nassem  Wege 
bei  einer  wenijj  erhöhten  Temperatur,  und 
der  andere  auf  trockenem  Wege  bei  einet 
starken  Hitze  statt,  vorausgesetzt,  dass  sie 
nicht  zugleich  der  Einwirkung  anderer  Sub- 
stanzen ausgesetzt  sind.  Es  ist  wahrscheinlich, 
dass  der  grösste  Teil  der  Mineralien,  deren 
Zusammensetzung  so  beschaffen  ist,  dass  sie 
durch  die  Säuren  leicht  aufgelöst  oder  zer- 
setzt werden  müssten,  die  aber  dessen  un- 
geachtet nicht  davon  angegriffen  werden,  sich 
in  einem  solchen  Zustande  sehr  inniger  Ver- 
bindung ihrer  konstituierenden  Bestandteile 
befinde,  wie  z.  B.  der  Feldspath,  der  Spinell, 
das  Zinnoxyd  etc.,  welche  in  dem  Zustande, 
wie  man  sie  in  der  Natur  findet,  der  Ein- 
wirkung der  stärksten  Säuren  widerstehen. 
Gleichwohl  ist  der  Grad  von  elektrochemischer 
Indifferenz,  zu  welcher  sich  auf  diese  Art 
zusammengesetzte  Körper  bringen  lassen, 
sehr  veränderlich,  und  es  bedarf  daher,  um 
sie  zu  vernichten,  stärkerer  oder  schwächerer 
elektrochemischer  Reaktionen.  Das  Chromo- 
oxydul,  das  Zinnoxyd  und  die  Zirconerde 
erlangen  durch  Einwirkung  der  Schwefelsäure 
bei  einer  dem  Kochpunkte  der  Säure  nahen 
Temperatur  die  Verwandtschaften  wieder, 
welche  sie  durch  die  Hitze  des  Feuers  ver- 
loren haben.  Die  Thonerde,  das  Eisen- 
oxyd etc.,  die  nach  dem  Glühen  nicht  mehr 
in  der  Kälte  von  schwachen  Reagentien  an- 
gegriffen werden,  können  durch  starke  Chlor- 
wasserstoffsäure bei  der  Siedhitze  und  selbst 
bei  einer  gemässigteren,  aber  lange  anhalten- 
den Temperatur  aufgelöst  werden.  Gewisse 
Salze,  wie  der  Alaun,  der  Eisenvitriol  etc., 
wenn  sie  durch  Calcination  ihr  Wasser  ver- 


loren haben,  scheinen  zu  gleicher  Zeit  ihre 
Verwandtschaft  zum  Wasser  und  ihre  Auf- 
löslichkeit in  demselben  verloren  zu  haben; 
sie  fallen  darin  nieder,  ohne  dass  sich  die 
geringste  gegenseitige  Einwirkung  zeigt.  Wenn 
sie  aber  lange  darin  bleiben,  so  nehmen  sie 
nach  und  nach  ihr  Kristallwasser  wieder  an 
und  lösen  sich  auf.  Der  Gips,  einer  Tem- 
peratur von  -f-  iio°  ausgesetzt,  verliert  sein 
Wasser,  nimmt  es  aber  nach  dem  Erkalten 
wieder  auf;  glüht  man  ihn  aber  bis  zum 
Rotglühen,  so  verliert  er  für  immer  die  Eigen- 
schaft, Wasser  zu  binden,  ausser  wenn  man 
ihn  wieder  auflöst  und  kristallisiert.  Diese 
Eigenschaft  der  Körper,  vorzüglich  durch  die 
Wirkung  einer  starken  Hitze  in  einem  mehr 
oder  weniger  starken  Grad  von  elektro- 
chemischer Indifferenz  überzugehen,  und  ihr 
Bestreben,  sich  mit  anderen  Körpern  zu  ver- 
binden, zu  verlieren,  ist  viel  allgemeiner,  als 
man  bis  jetzt  geglaubt  hat;  es  ist  möglich, 
dass  sie  wie  die  gewöhnliche  chemische 
Vereinigung  mit  einer  Entwicklung  von 
Wärmestoff  in  verschiedenem  Grade  vom 
nicht  wahrzunehmenden  an  bis  zur  Feuer- 
Erscheinung  verbunden  ist. 

Die  vorhergehenden  Betrachtungen  führen 
zu  folgender  Frage:  Wie  findet  sich  die 
Elektrizität  in  den  Körpern?  Wie  ist  ein 
Körper  elektropositiv  oder  elektronegativ? 
Bisher  haben  Thatsachen  unsere  theoretischen 
Ansichten  begleitet  und  ihnen  zur  Bekräftigung 
gedient.  Wir  kommen  nun  auf  ein  Feld,  wo 
wir  keine  solche  Beweise  finden,  und  wo 
folglich  unsere  Vermutungen,  wenn  sie  auch 
richtig  wären,  doch  immer  zweifelhaft  bleiben; 
aber  wir  wollen  es  wenigstens  versuchen, 
uns  die  Ursache  jener  Erscheinungen  vor- 
zustellen. 

Wir  wissen,  dass  ein  Körper  nicht  elek- 
trisch wird,  ohne  dass  sich  die  beiden 
Elektrizitätenoffenbaren,  sei  esin  verschiedenen 
Teilen  desselben  Körpers,  oder  wenigstens  in 
seinem  Wirkungskreise.  Wenn  sich  die 
Elektrizitäten  in  einem  ein  Continuum  bilden- 
den Körper  einzeln  zeigen,  so  finden  sie  sich 
immer  in  zwei  entgegengesetzten  Punkten 
dieses  Körpers  konzentriert,  und  sein  elek- 
trischer Zustand  hat  dann  vollkommen  die- 
selbe Polarität,  wie  ein  magnetischer  Körper; 
und  bei  dem  jetzigen  Stande  unserer  Kennt- 
nisse können  wir  uns  von  freier  Elektrizität 
nicht  anders  einen  Begriff  machen,  als  infolge 
einer  solchen  Polarität.  Der  Turmalin  bietet 
das  beste  Beispiel  dieser  elektrischen 
Polarität  dar. 

Aber  diese  Polarität  müssen  auch  die 
kleinsten  Teilchen  eines  Körpers  haben;  denn 
es  lässt  sich  nicht  ein  Teil  eines  elementaren 
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Körpers  denken,  der  nicht  die  Eigenschaften 
des  Ganzen,  oder  die  einer  Vereinigung 
mehrerer  Teilchen  zusammen  habe.  Hieraus 
folgt  natürlich,  dass  man  ohne  diese  Corpus- 
culartheorie  keinen  Hegriff  von  der  elektrischen 
Polarität  in  den  Körpern  haben  kann.  Hei  der 
Annahme  aber,  dass  die  Körper  aus  Atomen 
zusammengesetzt  sind,  können  wir  uns  vor- 
stellen, dass  ein  jedes  dieser  Atome  eine  elek- 
trische Polarität  besitze,  von  welcher  die  elektro- 
chemischen Erscheinungen  bei  ihrer  Ver- 
einigung abhängen,  und  deren  ungleiche 
Intensität  die  Ursache  des  Kraft-Unterschiedes 
ist,  womit  sich  ihre  Verwandtschaften  aussern. 

Diese  in  den  kleinsten  Teilchen  der 
Körper  allgemeine  elektrische  Polarität  reicht 
indessen  nicht  hin,  die  Erscheinungen  von 
spezifischer  Elektrizität  zu  erklären,  welche 
ein  jedes  derselben  zeigt,  und  welche  die 
einen  elekt  ropositi  v und  die  anderen 
elektronegativ  macht.  Diese  Eigenschaft 
hangt  vielleicht  von  jener  Art  von,  wenn  ich 
so  sagen  darf,  elektrischer  Einseitigkeit  ab, 
welche  zuerst  von  Erman  beobachtet  und 
die  Unipolarität  genannt  worden  ist,  und 
deren  Existenz  man  bestimmt  erwiesen  hat, 
obgleich  wir  nicht,  nach  unseren  Ideen  von 
der  Elektrizität,  die  Notwendigkeit  ihrer 
Existenz  einsehen.  Stellen  wir  uns  vor,  es 
sei  in  den  Atomen  eines  Körpers  die  Elek- 
trizität des  einen  Poles  in  einem  gewissen 
Punkte  entweder  vorherrschender  oder  kon- 
zentrierter, als  die  Elektrizität  des  anderen 
Poles,  ungefähr  auf  dieselbe  Art,  wie  der 
eine  Pol  eines  Magnets  viel  stärker  sein  kann 
als  der  andere,  stellen  wir  uns  ferner  vor, 
es  existiere  in  den  kleinsten  Teilchen  eines 


jeden  Körpers  eine  ähnliche  spezifische  Uni- 
polarität, infolge  welcher  bei  den  einen  der 
positive,  bei  den  anderen  der  negative  Pol 
vorherrscht,  so  werden  wir  recht  gut  be- 
greifen können,  wie  die  Elektrizität  in  den 
Körpern  vorhanden  sein  kann  und  worin  ihre 
elektrochemischen  Eigenschaften  bestehen. 
Die  Körper  sind  also  elektropositiv  oder 
elektronegativ,  je  nachdem  der  eine  oder 
der  andere  Pol  darin  vorherrscht. 

Aber  diese  spezifische  Unipolarität  er- 
klärt nicht  allein  alle  Phänomene.  Wir  sehen, 
dass  sich  zwei  elektronegative  Körper,  wie 
der  Sauerstoff  und  der  Schwefel,  auf  eine 
viel  innigere  Art  mit  einander  verbinden,  als 
z.  B.  der  Sauerstoff  und  das  Kupfer,  obgleich 
letzteres  elektropositiv  ist.  Der  Verwandt 
schaltsgrad  der  Körper  hängt  demnach  nicht 
allein  von  ihrer  spezifischen  Unipolarität  ab, 
er  muss  aber  hauptsächlich  von  der  Intensität 
ihrer  Polarität  im  allgemeinen  abgeleitet 
werden.  GewisseKörpersind  einer  intensiveren 
Polarisation  fähig, aisandere,  und  müssen  daher 
ein  stärkeres  Bestreben  haben,  die  Elektrizität 
zu  neutralisieren,  welche  in  ihren  Polen  ver- 
teilt ist,  das  heisst  einen  grösseren  Ver- 
wandtschaftsgrad als  die  anderen  Körper, 
sodass  dieser  letztere  eigentlich  in  der  In- 
tensität der  Polarisation  besteht.  Daher  ver- 
bindet sich  der  Sauerstoff  eher  mit  dem 
Schwefel  als  mit  dem  Blei;  denn  wenn  auch 
die  beiden  ersteren  dieselbe  Unipolarität 
haben,  so  neutralisiert  doch  der  positive  Pol 
des  Schwefels  eine  grössere  Quantität  von 
negativer  Elektrizität  in  dem  vorherrschenden 
Pole  des  Sauerstoffs,  als  der  positive  Pol  des 
Bleies  neutralisieren  kann. 

(Forttctrung  folgt.) 
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Ueber  die  Frage  der  Wlderstandsinderung 
von  wässerigen  Salzlösungen  durch  Be- 
strahlung. Kurt  Regner.  (Physikalische 
Zeitschrift  4.  jo.  862). 

Die  Resultate,  die  Verfasser  bei  seinen 
Untersuchungen  erhielt,  sind  durchweg  abweichend 
von  denen,  die  Cunningham  in  den  Procec- 
dings  of  the  Cambr.  Phil.  Soc.  11.  1902  publi- 
zierte und  bei  denen  Ihr  Bestrahlung  mit 
einem  an  ultravioletten  Strahlen  reichen  Licht- 
bogen eine  ausserst  geringe  Vermehrung  der 
l-citfähigkeit,  die  stets  unter  1 Prozent  lag.  sirh 
ergab.  Stärkere  Wirkungen  erhielt  Cunningham 
mit  Rontgenstrahlen ; die  Zunahme  betrug  1.  B. 
bei  llofmanns  Violett  je  nach  der  Konzentration 
3.44  bis  3, 7 •/«,  bei  kolloidalem  Silber  0,8%  und 
l>ci  ammoniakalischer  Silberchloridlösung  0,25*,.. 
Verfasser  hat  bei  gleicher  Versuchsanotdnung, 


die  so  war,  dass  eine  Widerstandsanderung  von 
0.1  •/•  noch  mit  Sicherheit  hatte  gemessen  werden 
können,  folgende  Resultate  «zielt:  bei  Bestrah- 
lung von  gesättigter  Kochsalzlösung  und  ge- 
sättigter Sublimatlosung  war  ein  Einfluss  der 
Bestrahlung  auch  nur  andeutungsweise  nicht 
nachzuweisen.  Rontgenstrahlen  ergaben  in 
Losungen  von  Na  CI,  MgCl>,  Mg  So.,  Ca  Cb, 
CuCI,,  Ba  Ui,  Hg  CU,  Ph(N<  V)>,  UO,(NO,>, 
in  keinem  Kalle  eine  Widerstandsanderung,  die 
o.t  */«  erreicht  hatte.  Das  gleiche  ergab  sich  in- 
bczug  auf  Kathndenslrahlcn  bei  konzentrierten 
Gesungen  von  Na  CI,  KCl,  Ha  CU,  UO»  NO»'*. 
Die  Untersuchungen  darüber,  oh  die  Leitfähig- 
keit fluoreszierender  Gisungen  wahrend  der 
Fluoreszenz  eine  andere  ist,  als  in  nichtleuch- 
tendern  Zustande  ergab  gleichfalls  das  Resultat, 
dass  weder  bei  Losungen  von  Fluorcsccm,  noch 
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bei  solchen  von  Eosin,  und  zwar  sowohl  kon- 
zentrierten, wie  verdünnten,  eine  Aenderting  der 
Leitfähigkeit  festgestellt  werden  konnte,  die  o 
betragen  hätte.  N.  — 

Beitrag  znr  Chemie  des  Schwefelt.  Moissan. 

(Compet.  rend.  137.  547  ) 

Verfasser  untersuchte  die  Verhältnisse  der 
Oxydation  des  Schwefels  bei  Temperaturen,  die 
unter  der  Entflammungstemperatur  desselben 
liegen.  Er  vermochte  hierbei  den  Nachweis  zu 
führen,  dass  die  Oxydation  des  Schwefels  tat- 
sächlich beireits  bei  Temperaturen,  die  sehr  er- 
heblich unter  seinem  Siedepunkt  liegen,  erfolgt, 
und  dass  sie  schon  bei  100°  sehr  erheblich  ist, 
und  sogar  bei  gewöhnlicher  Temperatur  in 
messbarem  Grade  stattfindet.  Die  geschilderten 
Verhältnisse  ergaben  sich  lür  alle  bekannten 
Schwefelsorten.  Im  allgemeinen  hat  sich  ergeben, 
dass  die  Geschwindigkeit  der  Oxydation  des 
Schwefels  ein  Faktor  der  Temperatur  ist,  und 
dass  sie  um  so  langsamer  erfolgt,  je  niedriger 
diese  ist.  N.  — 


lieber  den  aktiven  und  Inaktiven  Zustand 
zweier  Identischer  Kohlenelektroden  ln 
feuerflQssIgen  Elektrolyten.  J.  HardCn. 
(Physikal.  Zcitschr.  4.  20  n.  Zeitschr.  Elt.-Wien.) 

Verfasser  fand,  dass  zwei  Kohlenstäbe  in 
schmelzendes  Chlorcalcium  getaucht,  eine 
Potentialdifferenz  gegeneinander  aufwiesen,  trotz- 
dem sie  mit  keiner  fremden  Stromquelle  vor- 
her in  Verbindung  waren.  Die  Höhe  der  be- 
obachteten Spannungsdifferenz  widersprach  der 
Annahme  von  Thermoströmen,  die  durch  ver- 
schiedene Qualitäten  der  Kohlenstäbe  hätten 
entstehen  können.  In  gleicher  Weise  wurde 
demgemäss  auch  eine  PotentialdifTerenz  be- 
obachtet, wenn  die  beiden  Kohlenstäbe  aus 
einem  Stücke  geschnitten  wurden,  das  — um 
Verunreinigungen  auszutreiben  — vorher  auf 
1800*  C erhitzt  worden  war.  Wurden  diese 
Kohlenstäbe  in  einen  Porzellantigel  mit  von  der 
Gebläseflamme  erhitztem  Chlorcalcium  eingehängt, 
so  zeigte  das  Galvanometer,  sobald  das  Salz  zu 
schmelzen  anfing,  einen  der  Richtung  nach  fort- 
während wechselnden  Ausschlag,  weil  beide 
F.lektroden  in  Aktion  getreten  waren,  nach 
kurzer  Zeit  aber  trat  eine  stetige  Aktivität  der 
einen  Elektrode  ein,  so  dass  der  Ausschlag 
stetig  nach  der  einen  Seite  hin  stattfand. 

Die  Potentialdifferenz  stieg  mit  der 
Temperatur,  erreichte  bei  650*  C 0-15  V und 
begann  dann  wieder  zu  sinken. 

Die  Erscheinung  zeigt  sich  auch  bei  Ver- 
wendung von  Calciumnitrat  als  Elektrolyt,  ob- 
gleich etwas  schwächer.  Die  beobachtete 
Potentialdifferenz  scheint  unabhängig  von  der 
Hohe  des  Schmelzpunktes  der  angewendeten 
Salze;  denn  bei  Bleichlorid  wurde  bei  der 
Schmelztemperatur  von  360*  C eine  Spannung 
von  0 35  V erreicht. 

Der  Verfasser  vermutet,  dass  beim  Erhitzen 
' on  z.  B.  Chlorcalcium  die  Kohle  sich  mit  dem 
Chlor  verbindet,  dass  die  eine  Kohlenclektrode 


durch  die  Verschiedenheit  der  Temperatur  mehr 
Chlorionen  aufzunehmen  befähigt  ist  und  dadurch 
die  beobachtete  Potentialdifierenz  verursacht. 
Thatsächlich  war  bei  dem  Versuche  eine  Elek- 
trode in  höherem  Grade  angegriffen  als  die 
andere.  n. 

Die  leichten  Aluminium-Legierungen.  Joseph 

W.  Richards.  (F.ng.  and  Mining  Joum. 

76.  508  n.  Chem.  Ztg.  Rep.) 

Chrom  härtet  Aluminium  stark,  diese  Le- 
gierungen  behalten  auch  ihre  Härte  beim  Erhitzen 
oder  Anlassen.  Man  empfiehlt  einen  Zusatz  von 
2,30/0;  bei  it'/i  wird  die  Legierung  brüchig. 
Titanlegierungen  sind  schwer  herzustcllcn  und 
sind  ausser  Gebrauch.  Mangan  bis  zu  $•/*  macht 
die  Legierung  hart;  zusammen  mit  Nickel  und 
Kupfer  entsteht  die  härteste  leichte  Aluminium- 
legierung. Das  Mangan  wird  in  Form  einer 
reichen,  im  elektrischen  Ofen  hergestellten 
Aluminium  - Manganlegierung  eingeftlhrL  Zinn 
macht  Aluminium  weisser  und  leichter  lötbar. 
Aluminium  - Silberlegierungen  sind  hart,  fest, 
weisser  als  Aluminium,  nehmen  und  behalten 
besser  die  Politur;  sic  werden  zu  Tischgeräten 
verarbeitet.  Aus  Nickel -Aluminiumlegierungen 
hat  sich  noch  nichts  machen  lassen.  Die  Nickel- 
Aluminiumlegierungen  des  Handels  sind  solche 
aus  Nickel,  Aluminium  und  Kupfer.  Für  Walz- 
zwccke  enthalten  sie  z — 5 •/»  Cu+Ni,  wovon  der 
grössere  Teil  Kupfer  ist.  Der  Einfluss  von 
Wolfram  ist  noch  nicht  genau  festgestellt; 
Aluminium  mit  wenig  Wolfram  findet  für  Militär - 
artikel  Verwendung.  Aluminium  mit  2 — 3*/. 
Neusilber  gibt  eine  feste  zähe  Legierung.  Le- 
gierungen mit  Magnesium  bis  io*/o  sind  in 
Europa  in  Gebrauch.  Zusatz  von  Zink  zu 
Aluminium  ist  das  billigste  und  wirksamste 
Mittel  zur  Verbesserung  der  mechanischen  Eigen- 
schaften. Bis  zu  15 •/«  Zink  sind  die  Legierungen 
schmiedbar,  bei  Guss  kann  bis  33“/»  Zink  zu- 
gesetzt werden,  letztere  Legierung  ist  immer 
noch  sehr  fest;  aber  weniger  widerstandsfähig 
gegen  Stoss  als  Legierungen  mit  weniger  Zink. 
Legierungen  bis  zu  13%  Zink  können  gewalzt 
und  gezogen  werden.  Verfasser  gibt  noch  Vor- 
schriften für  die  Herstellung.  Man  schmilzt  zu- 
erst Aluminium  ein  und  setzt  dann  das  andere 
Metall  zu  unter  Bedeckung  mit  Kohle.  Vor 
allem  muss  eine  Ueberhitzung  vermieden  werden. 
Beim  Walzen  und  Verarbeiten  müssen  die  Werk- 
stücke öfter  wieder  erhitzt  werden,  da  die  Le- 
gierungen beim  Verarbeiten  härter  werden.  Das 
Walzen  soll  bei  150 — aoo»  erfolgen.  n. 

Heues  Thermoelement.  A.  Heil.  (Elektrot.  Anz. 

1904.  7.  90.) 

Eine  Beschreibung  desselben  findet  sich  in 
der  »Frankfurter  Zeitung«.  Bei  der  Bedeutung, 
die  den  Arbeiten  des  bekannten  Verfassers  zu- 
kommt,  entnehmen  wir  derselben  (zugleich  nach 
einer  Notiz  des  »Elektrot.  Anz.«  1904.  7.  90) 
die  nachfolgenden  Daten: 

Eine  Prüfung  der  Spannungsreihe  der  Metalle 
ergab  namhafte  Abweichungen  von  den  Angaben 
der  Lehrbücher.  Nach  einigen  besseren  Her- 
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Stellungsbedingungen  der  Säule  bezweckenden 
Arbeiten  erreichte  Verfasser  bei  seiner  neuen 
Thermosäule  mit  Gasheizung  eine  beliebige 
Stromstärke  bei  einem  Nutzeffekt  von  140  Watt 
totaler  Energie  fiir  jedes  cbm  Leuchtgas  von 
etwa  4900  Kalorien  Heizwert.  Der  Verbrauch 
an  Kalorien  für  die  Erzeugung  einer  Wattstunde 
ist  bei  den  geringen  Energiemengen  der  Thermo- 
säule sonach  kleiner  als  bei  einer  durch  Dampf- 
kraft angetriebenen  kleinen  Dynamomaschine. 
In  der  Versuchsanstalt  des  Physikalischen  Ver- 
eins zu  Frankfurt  a.  M.  wurde  festgestellt,  dass 
bei  einer  aus  12  Elementen  zusammengesetzten 
Heil'schen  Thermosäule  die  Leistung  im  Nutz- 
stromkreise bis  zu  4,6  Watt  betrug  bei  einem 
Gasverbrauche  von  17  l für  die  Wattstunde, 
während  eine  aus  66  Elementen  bestehende 
Gü Ich  er  sehe  Thermosäule  im  Nutzstromkreise 
eine  Leistung  von  4,14  Watt  bei  einem  Gasver- 
brauche  von  48  1 für  die  Wattstunde  aufwies. 
Die  Stromstärke  betrug  in  ersterem  Falle  bis 
9 Ampere,  in  letzterem  Falle  stark  2 Ampere, 
die  Spannung  etwa  0,5  bezw.  2 Volt.  Auch  die 
Dimensionen  und  Gewichte,  sowie  das  Verhalten 
beim  Anheizen  waren  bei  der  Heil'schen 
Thermosäule  erheblich  günstiger  als  bei  der 
Thermosäule  von  Gülcher.  Der  Erfinder  teilt 
nun  mit,  dass  er  seine  Thermosäule  in  Verbin- 
dung gebracht  hat  mit  einem  Stubenofen,  welcher 
neben  der  Erwärmung  des  Zimmers  als  Neben- 
produkt beträchtliche  Elektrizitätsmengen  zu 
liefern  imstande  ist.  Diese  Strommengen  können 
entweder  direkt  oder  durch  Vermittelung  auf- 
geladener Akkumulatoren  für  Beleuchtungszwecke 
verwendet  werden.  Auch  ist  jede  Gefahr  bei 
einem  zufälligen  Kurzschluss  ausgeschlossen,  da 


der  thermoelektrische  Ofen  immer  nur  die  gerade 
erforderliche  Energiemenge  liefert,  so  dass  die 
Leitung  nicht  ins  Glühen  geraten  kann.  Es  wird 
nun  abzu warten  sein,  fügt  der  Referent  hinzu, 
inwieweit  die  schon  von  Faraday  versuchte  und 
von  zahllosen  anderen  Erfindern  mit  mehr  oder 
weniger  Erfolg  fortgesetzte  Ausnutzung  der  Ver- 
brennungswärme der  Kohle  für  die  direkte 
Stromerzeugung  für  geringe  Energiemengen  ohne 
Zwischenschaltung  des  Wärmemotors  praktisch 
anwendbar  sich  erweist.  Die  Sache  ist  jeden- 
falls wichtig  genug,  um  zu  Versuchen  mit  dem 
Heil'schen  thermoelektrischen  Ofen  anzuregen. 

N. 

Die  Kohlenbatterie.  Jone.  (West.  Electr.  X. 
504). 

Gefäss  aus  Stahl;  metallisches  Zink  als 
positive  Elektrode;  Kohle  in  einem  Diaphragma 
aus  Kohle  als  negative  Elektrode,  als'oxydierende 
Substanz  Quecksilber,  als  Elektrolyt  Aetzkali  bei 
1600  C.  Bei  Stromabgabe  entsteht  Zinnoxyd  am 
Boden  des  äusseren  Gefässes  und  metallisches 
Quecksilber  im  Diaphiagma,  das  mittelst  Hebers 
entfernt  und  mit  Salpetersäure  behandelt  wird. 
Aus  dem  Nitrat  wird  durch  Glühen  Oxyd,  aus 
den  freiwerdenden  Säuredämpfen  wieder  Säure 
gewonnen.  Zinnoxyd  wird  durch  Kohle  zu  Zinn, 
die  freiwerdende  Wärme  zur  Umwandlung  des 
Quecksilbers  in  Oxyd  und  Regenerierung  der 
Salpetersäure  verwendet.  Wirkungsgrad  der  Zelle 
85—90 °/o,  Verbrauch  an  Zinn  1,36  kg  pro  PS, St. 
E.  M.  K.  1,06  V;  Zelle  mit  6,9  I FUlssigkeits- 
inhalt  hat  0,02  Li  inneren  Widerstand  bei  23  A. 
Der  Wirkungsgrad  inbezug  auf  die  chemische 
Energie  der  Kohle  soll  66%  betragen.  N.  — 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Verfahren  zur  Herstellung  eines  radioaktiven 

Metallüberzuges.  — Br.  Richard  Sthamer  und 
Richard  Kasch  in  Hamburg.  — D.  R.  P.  No.  139326. 

Der  radioaktive  Bestandteil  des  aus  der  Pechblende 
oder  aus  ähnlichem  Material  gewonnenen  Wismuts 
wird  durch  Eintauchen  von  Metallen  in  eine  Losung 
von  Salzen  des  radioaktiven  Wismuts  oder  elektro- 
lytisch niedergeschlagen. 

Verfahren  zur  Reduktion  von  Indigo.  — Färb- 
werke  vorm.  Meister  Lucius  & Ilrüning  in 
Höchst  a.  M.  — D.  R.  P.  No.  139567. 

Das  elektrolytische  Verfahren  zur  Herstellung  von 
Indigwciss  oder  von  Indigküpen  besteht  darin,  dass 
man  Indigo  in  Gegenwart  von  erwärmten  Sulfillosungen 
der  Elektrolyse  unterwirft.  Bei  diesem  Verfahren  dient 
«la*  Sulfit  bezw.  das  aus  diesem  entstehende  Hydro- 
sulfit als  Ueberträgcr  der  Reduklionswirkung,  wie  cs 
auch  bei  dem  Verfahren  des  französischen  Patents  312469 
der  Fall  ist;  hier  ist  aber  Zink  das  primäre  reduzierende 
Agens,  während  in  dem  neuen  Verfahren  der  elek- 
trische Strom  die  Reduktion  bewirkt. 

Die  Bedeutung  des  Verfahrens  beruht  darauf,  dass 
es  in  einfachster  Weise  die  Reduktion  des  Indigo  ge- 


stattet und  ein  Indigwctsspräparat  bezw.  eine  ludigküpe 
liefert,  die  direkt  rein  sind  bezw.  ein  Minimum  von 
Salz  enthalten. 

Verfahren  zum  Ueberzlehen  von  elektrisch 
leitenden  Gegenständen  mit  Metallen  oder 
zur  Uebertragung  von  Stoffen  vermittelst 
des  elektrischen  Lichtbogens.  — Firma  Hugo 
Bremer  in  Neheim  a.  d.  Ruhr.  — D.  R.  P. 
No.  139594. 

Der  mit  dem  Ueberzug  zu  versehende  Gegenstand 
wird  an  den  negativen  Pol  einer  elektrischen  Strom- 
quelle angcschlotsen,  wahrend  der  andere  Pol  mit 
einer  leitenden  Elektrode  verbunden  ist,  an  deren 
Spitze  das  zu  übertragende  Metall  sich  befindet  und 
als  Ausgangspunkt  des  zu  bildenden  Da  vy 'sehen 
Lichtbogens  benutzt  wird.  Bei  längerem  Bestehenlassen 
des  Lichtbogens  zwischen  diesen  beiden  Elektroden 
wird  man  bemerken,  dass  von  dem  Metall  der  positiven 
Spitze  dorthin,  wo  der  Lichtbogen  seinen  Ausgangs- 
punkt an  der  negativen  Elektrode  genommen  hat, 
Atome  hinübergeführt  worden  sind,  die  sich  mit  dem 
negativen  Pol  verbinden.  Da  eine  dauernde  Wirkung 
in  dieser  Richtung  eintritt,  so  hängt  es  nur  von  der 
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Duner  ab,  am  die  Dicke  dei  Niederschlage«  zu  be- 
stimmen. 

Io  gleicher  Welse  werden  such  andere  Stoffe  and 
Gase  sich  auf  die  negative  Seite  hinüberführen  lassen, 
wenn  sie  nur  in  dem  auf  der  positiven  Seite  ver- 
dampfenden Material  enthalten  sind. 

Sammlerelektrode  aas  neben-  oder  überein- 
ander angeordneten  gerippten  Streifen  von 
leitendem  Stoff.  — Adolf  Wilde  in  Glinde  b. 
Hamburg.  — D.  R.  P.  No.  139630. 

Die  Sammetelektrode  besteht  in  bekannter  Weise 
ans  neben-  oder  Übereinander  angeordneten  gerippten 
Streifen  von  leitendem  Stoff,  welche  mehr  oder  weniger 
dicht  aneinander  liegen.  Die  Rippen  verlaufen  in  ge- 
brochenen bezw.  geschweiften  Linien  und  bestehen 
aus  einem  mittleren,  schräg  ansteigenden  Rippenteil 
b bezw.  c und  zwei  durch  diesen  verbundenen,  wage- 
recht  bezw.  mehr  oder  weniger  geneigt  verlaufenden 
Rippcoteilen  d.  Ferner  kreuzen  »ich  die  auf  der  einen 
Streifenseite  liegenden,  ansteigenden  Rippenteile  6 mit 


den  auf  der  anderen  Streifenseite  liegenden  c,  wahrend 
die  Rippenenden  d der  einen  Stxeifenseite  sich  mit 


Fig.  209.  Fig.  210. 


denen  der  anderen  ganz  oder  teilweise  decken.  Die 
sich  deckenden  Kippenteile  oder  Rippenenden  d können 
durch  Zwischenräume  g von  einander  getrennt  sein. 


ALLGEMEINES. 


Die  Geschäfte  des  Kaiserlichen  Patent- 
amtes haben  in  den  Ict/ien  Jahren  eine  bedeutende 
Steigerung  erfahren.  Während  im  Jahre  1902  im 
ganten  27  565  Patente  nngcmeldet  w-urden,  dürfte 
dieses  Jahr  mit  einer  Gesamtziffer  von  29  000  An- 
meldungen abschiicssen.  Fiir  das  Jahr  1904  ist  die 
Zahl  der  voraussichtlichen  Anmeldungen  im  Keicha- 
haushalts-Einl  auf  30000  beziffert.  Die  Zahl  der 
Warenzeichen  Meldungen  betrug  1902  IX  16S  gegen 
9924  im  Jahre  1901  und  wird  sich  in  diesem  Jahre 
auf  rund  12000  stellen.  Mit  der  ersten  Vermehrung 
der  Geschäfte  des  Patentamtes  hat  sich  die  Notwendigkeit 
herauBgestellt,  neben  den  bisherigen  fünf  Direktoren- 
stellen noch  eine  sechste  zu  schaffen.  Der  Etat  be- 
zeichnet diese  Vermehrung  als  ein  unabweisbares  Be- 
dürfnis. Von  den  gegenwärtigen  5 Direkiorenstcllen 
des  Patentamtes  sind  4 mit  Juristen  und  I mit  einem 
Techniker  besetzt.  Eine  neue  Direktorenstelle  soll 
geschaffen  werden.  Dem  neu:n  Direktor  soll  haupt- 
sächlich die  Aufgabe  zufallen,  den  Präsidenten  in  den 
das  technische  Personal  betreffenden  Angelegenheiten, 
sowie  in  den  allgemeinen  technischen  Angelegenheiten 
der  Behörde,  welche  wegen  der  nahen  Beziehungen 
des  Patentwesens  zur  Industrie  und  Technik  mehr  und 
mehr  an  Bedeutung  gewinnen,  zu  unterstützen. 
Von  den  hauptamtlichen  Mitgliedern  sind  gegenwärtig 
72  technische  Mitglieder  fiir  die  Bearbeitung  der 
Patentanmeldungen  vorgesehen.  Der  äussere  Geschäfts- 
umfang und  die  Arbeit  in  der  technischen  Vorprüfung 
infolge  des  starken  Anwachsens  de»  Prüfungsstoffs 
haben  wiederum  so  erheblich  zugenommen,  dass  diese 
Kräfte  zur  Bewältigung  der  Arbeitslast  nicht  aus- 
reichen.  Es  ist  die  Vermehrung  der  technischen  Mit- 
glieder um  9 notwendig.  In  den  beiden  Abteilungen 
für  Warenzeichen  sind  gegenwärtig  neben  den  beiden 
Vorsitzenden  5 rechtskundige  und  5 technische  etats- 
massige  Mitglieder  vorhanden,  dazu  kommen  5 juristische 
Hilfsreferenten.  Es  ergiebt  sich  die  Notwendigkeit, 
die  gesetzliche  Organisation  der  Abteilungen  unter 
Verminderung  der  Hilfskräfte,  die  nur  in  beschränktem 
Maasse  an  der  Tätigkeit  eines  Mitgliedes  herangezogen 
werden  können,  durch  Einführung  weiterer  Mitglieder 
zu  verstärken.  Für  1904  sind  zwei  neue  Stellen  für 
rechtskundige  Mitglieder  erforderlich. 

Zulassung  elektrischer  Messgeräte  zur 
Beglaubigung.  Auf  Grund  des  § 10  des  Gesetzes, 
betreffend  die  elektrischen  Maasseinbcitcn,  vom  t.Juni  1S9S 


ist  das  folgende  System  elektrischer  Messgeräte  zur 
Beglaubigung  durch  die  elektrischen  Prüfämter  im 
Deutschen  Reiche  zugeiasten  worden:  Fitigelzähler  für 
Gleichstrom,  hcrgestellt  von  der  Aktiengesellschaft 
Siemens  & II alske  in  Berlin  lind  von  den  Siemen  s- 
Schuckcrt- Werken  in  Nürnberg.  Das  System  hat 
das  Zeichen  »S  44  erhalten,  welches  auf  den  Mess- 
geräten anzubringen  ist. 

Zollbehandlung  abgenutzter  Akkumula- 
torenkasten aus  Hartgummi  Im  Ausbeaserungs- 
verkehr.  Der  Bundearnt  hat  beschlossen,  dass  die 
Zolliürektivbchörden  ermächtigt  werden,  fiir  abgenutzte 
Akkumulatorenkasten  aus  Hartgummi,  die  aus  dem 
Ausland  zur  Ausbesserung  eingeführt  und  vormerk- 
weise behandelt,  demnächst  aber  als  nicht  mehr  aus- 
besserungsfähig befunden  worden  sind,  auf  Antrag  bei 
nachgewiesener  Identität  die  Zollbehandking  als  Abfälle 
zu  genehmigen,  sofern  die  Kasten  unter  amtlicher  Auf- 
sicht zertrümmert  werden. 

Bekanntmachung,  betreffend  die  Eichung 
von  chemischen  Messgeräten.  Auf  Grund  de« 
Artikels  iS  der  Maass-  und  Gewichtsordnung  hat  die 
Kaiscrl.  Normal  - Eichungskommission  folgende  Vor- 
schriften erlassen: 

Als  weitere  Gattung  der  in  der  Bekanntmachung 
vom  26.  Juli  1893  (Reichsgcsctzbl.,  Beilage  zu  No.  30) 
aufgeführten  Messgeräte  zum  Gebrauch  für  chemische 
Analyse  wässeriger  Flüssigkeiten  werden  Vollpipettea 
mit  Einteilung  am  Ansaugrohr  oberhalb  der  den 
Kaumgchalt  abgrenzenden  Marke  zur  Eichung  zu- 
gelassen. 

Die  Einteilung  muss  mit  der  Grenzmarke  der 
Pipette  beginnen  und  nach  oben  fortschreiten.  Die 
Grenzmarke  ist  mit  o zu  bezeichnen.  Der  Gesamt- 
raumgehalt des  mit  Einteilung  versehenen  Abschnitts 
darf  nicht  mehr  als  ein  Zwanzigstel  des  Raumgehalts 
der  Pipette  selbst  betragen. 

Der  Abstand  des  obersten  Striches  der  Einteilung 
von  der  Mündung  des  Ansaugrohrs  soll  mindestens 
50  mm  betragen. 

Inbetreff  der  Einteilung  selbst,  der  Bezifferung 
und  der  Fehlergrenzen  gelten  die  allgemeinen  Vor- 
schriften für  Messpipetten,  wobei  als  Gesamtraumgehalt 
der  Inhalt  des  eingeteilten  Abschnittes  des  Ansaugrohrs 
anzusehen  ist.  Die  Einteilung  für  einen  Raumgehalt 
von  weniger  als  1 Kubikzeutimtier  erfolgt  in  0.01  od»r 
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0,02  Kubikzentimeter.  Ais  Fehlergrenze  für  Ein- 
teilungen, die  insgesamt  einen  Raumgehalt  von  weniger 
als  1 Kubikzentimeter  umfassen,  gilt  die  filr  Mess- 
pipetten  zu  1 Kubikzentimeter  Sollraumgehall  vor- 
geschnebcne.  Die  Stempelung  geschieht  wie  bei  Voll- 
pipetten ohne  Einteilung,  die  Gebührenberechnung 
gleichfalls  wie  bei  solchen  Vollpipcttcn  unter  Zuschlag 
einer  Gcbühi  von  20  Pf. 

Ueber  die  ausserordentlich  lange  Brenn- 
dauer einer  Glühlampe  entnehmen  wir  dem 
»Elektrot.  Ans.«  folgende  Notiz:  Vom  hiesigen 

Elektrizitätswerk  ist  am  16.  Juni  1901  in  einer  unter- 
irdischen Transformatorenstation  für  Vcntilalionszwecke 
eine  Glühlampe  von  32  HK  120  Volt  Wechselstrom 
in  horizontale/  I.age  montiert  worden,  seitdem  ständig 
in  Betrieb  gewesen  und  brennt  heute  noch.  Dieselbe 
wurde  am  16.  Dezember  v.  J.  einer  Prüfung  unter- 
zogen und  dabei  konstatiert,  dass  der  Wattverbrauch 
nur  98  Watt  betrug,  während  die  Lichtstärke  auf 
9 HK  gesunken  war.  Die  Brenndauer  der  Lampe  be- 
trug also  vom  16.  Juni  1901  bis  16.  Dezember  1903 
rund  21  800  Stunden.  Die  Lampe  wurde  s.  Zt.  von 
der  Firma  Siemens  & Halske  in  Berlin  geliefert. 

St&dt.  Elektrotechnisches  Amt,  Karlsruhe. 

Bereits  früher  hatte  der  »Elektrot.  Anz.c  von  einer 
Glühlampe  mit  14  000  Stunden  Brenndauer  berichtet. 
Die  Glühlampe  mit  der  längsten  Lebensdauer  scheint 
aber  eine  Lampe  zu  sein,  von  der  Prof.  Dr.  F.  Teich - 
müller,  Karlsruhe,  in  der  gleichen  Zeitschrift  be- 
richtet und  die  27  545  Stunden  brannte  1 

Eine  Warnung  vor  dem  Studium  der 
Elektrotechnik  erlässt  ein  älterer  Elektroingenieur 
in  der  »Köln.  Ztg.«;  Etwa  zehn  Jahre  sind  cs  her,  als 
die  Elektrotechnik  ihren  geradezu  beispiellosen  Sieges- 
lauf begann.  Waren  bis  dahin  die  Versuche  der  Nutz- 
barmachung der  elektrischen  Energie  für  Beleuchtungs- 
and Kraftzwecke,  sowie  für  Traktion  verhältnismässig 
vereinzelt  gewesen,  war  man  bis  dabin  nur  in  grösseren 
Städten  an  die  Errichtung  von  Elektrizitätswerken  heran- 
gegangen, so  entstanden  damals  allerorten  private  und 


städtische  Elektrizitätsanlagen.  Insbesondere  nahm  das 
elektrische  Strassenbahnwesen  einen  ungeahnten  Auf- 
schwung. Die  bestehenden  Pferdcbahnlinicn  wurden 
für  elektrischen  Betrieb  eingerichtet,  denn  die  elektrische 
Traktion  steht  nicht  allein  technisch  höher,  sondern 
ist  auch  wirtschaftlicher  als  der  animalische  Betrieb. 
Gleichseitig  fand  man  in  dem  dreiphasigen  Wechsel- 
strom, dem  Drehstrom,  eine  geradezu  ideale  Stromart 
zur  Kraftübertragung.  Im  Anfänge  dieser  Aera  genügte 
begreiflicherweise  die  Zahl  der  vorhandenen  technischen 
Kräfte  bei  weitem  nicht.  Die  Bezahlung  der  Elektro- 
ingenieure war  besser  als  in  den  übrigen  Zweigen  des 
Maschinenbaues,  was  viele  bereits  in  der  Praxis  stehende 
Maschinen-lngenieure  veranlasse,  sich  dem  neuen,  ver- 
heissungsvollcn  Zweige  zuzuwenden.  Da  kam  Anfang 
1900  der  Rückschlag,  der  von  allen  Industrien  die 
Elektrotechnik  wohl  am  härtesten  traf.  Denn  die  bei- 
spiellose Entwicklung  in  kurzer  Zelt  hatte  auch  einen 
ebenso  beispiellosen  Optimismus  gezeitigt,  die  Unter- 
nehmungslust hatte  gerade  der  Elektroindustrie  ein  nach 
Hunderten  von  Millionen  zählendes  Kapital  zugefUhrt. 
Gesellschaften,  die  im  Jahre  1892  noch  keine  5 Millionen 
Aktienkapital  gehabt  hatten,  wiesen  acht  Jahre  später 
50  Millionen  und  mehr  auf.  Ueppig  war  die  Saat  der 
Gründungen  emporgeschossen:  man  kapitalisierte,  Über- 
kapitalisierte, rum  Teil  in  ganz  sinnloser,  unrentabler 
Weise,  ohne  überhaupt  daran  zu  denken,  dass  in  ab- 
sehbarer Zeit  ein  Stillstand,  geschweige  denn  ein  Rück- 
schlag eintreten  könne.  Natürlich  wurde  nun  ein  ganzes 
Heer  von  Ingenieuren  brotlos.  Nichtsdestoweniger  er- 
folgen immer  noch  neue  Nachschübe  von  der  Hoch- 
schule. Wie  diese  jungen  Leute  in  den  nächsten  Jahren 
Unterkommen  wollen  bei  der  schon  grossen  Zahl  älterer, 
erfahrener  Ingenieure  ohne  feste  Anstellung,  muss  in 
der  That  als  ein  Ratsei  bezeichnet  werden.  Eine 
flüchtige  Berechnung  des  Verfassers  lehrt  ihn,  dass  der 
Bedarf  an  Kräften  in  der  Elektro- Industrie,  selbst  wenn 
die  angebrochenen  besseren  Zeiten  tortdauern  sollten, 
auf  allermindestens  fünf  Jahre  aus  dem  vorhandenen 
Bestände  gedeckt  ist. 


GESCHÄFTLICHES. 


Preisliste.  Die  deutschen  Elektrizitäts- 
werke zu  Aachen,  Garbe,  Lah mcicr  & Co.,  A.-G., 
senden  uns  ihre  neueste  Preisliste  über  Gleiclisirom- 
maschinen.  Dieselbe  enthält  eine  grosse  Anzahl  von 
Typen  für  die  verschiedensten  Zwecke,  insbesondere 
auch  solche,  wie  sie  für  elektrochemische  Zwecke  der 
verschiedensten  Art  geeignet  sind.  Wir  empfehlen 
diese  Liste,  die  seitens  der  Firma  Interessenten  gerne 
sugesandt  wird,  der  Beachtung  unserer  Leser. 

Isolatorenwerke  München,  MüUer&Eppner, 
München-  Gegenstand  de»  Unternehmens  ist  die 
Fabrikation  und  Verwertung  von  Isolierprodukten  zu 
elektrischen  und  anderen  Zwecken.  Gesellschafter  sind 
die  Herren  Robert  Müller,  Kaufmann,  und  Ernst 
Eppner,  Diplom-Ingenieur,  beide  in  München,  Lind- 
wurmstr.  133/LI. 

In  Toronto  (Cannda)  ist  eine  neue  Gesellschaft, 
die  Stark  T.  L.  und  P.  System  Limited  gegründet 
worden,  welche,  ausgerüstet  mit  einem  Kapital  von 
einer  Million  Dollars,  die  Stark’schen  Patente  aus- 
benten  will,  nach  denen  Telegraph,  Telephon,  Licht 
und  Kraft  für  elektrische  und  technische  Anlagen  aller 
Art  von  einer  Quelle  aus  und  durch  dieselbe  Leitung 
mit  Strom  gespeist  werden. 

Internationale  Ausstellung  zu  Paris  (August 
bis  November  1904  im  Grund  Palais  der  Champs  Elyscea). 
Wir  machen  unsere  Leser  darauf  aufmerksam,  dass  eine 
Anzahl  von  Klassen  dieser  Ausstellung  der  Physik  und 
Chemie,  sowie  deren  Anwendungen  in  der  Industrie 


gewidmet  sind.  Es  sind  dies  die  Klassen:  Mechanische 
Konstruktionen,  Elektrizität,  Chemie  und  Metallurgie, 
Elektrochemie  und  Elektrometallurgie,  physi- 
kalische Chemie.  — Bis  zur  vollständigen  Organisation 
dieser  Klassen  sind  alle  Anfragen  zu  richten  an  Herrn 
Adolf  Mi  net,  Herausgeber  der  Zeitschrift  »Elektro- 
chimie«,  Paris,  37  Rue  de  Berne,  oder  an  die  Ver- 
waltung: Paris,  Rue  de  Moulins  3. 

Akkumulatoren  - Werke  System  Pollak, 
Frankfurt  a.  M.  Die  Generalversammlung  genehmigte 
die  mit  t 057  000  Mk.  Verlust  abschliessende  Liquidations- 
bilanz und  beschloss  die  Verlegung  des  Bitzes  der  Ge- 
sellschaft nach  Berlin. 

Akkumulatoren-Werke  System  Trlbelhorn, 

G-  m.  b.  H-,  Eschweiler.  Gegenstand  de»  Unter- 
nehmens ist  die  Herstellung  und  der  Vertrieb  von 
elektrotechnischen  Artikeln,  insbesondere  der  Fortbetrieb 
des  zu  Dohna-Dresden  bestehenden,  dem  Ingenieur 
J.  Grünfeld  gehörigen  Fabrikgeschäfts,  welches  durch 
Vertrag  vom  30.  November  1903  auf  Herrn  Fritz  Neu- 
mann zu  Eschweiler  übergegangen  ist,  sowie  die  ge- 
werbliche Verwertung  der  den  Akkumulatorcowcrken, 
Aktiengesellschaft  in  Olten-Schweiz,  gehörenden  Patente 
und  sonstigen  Schutzrechte,  betreffs  welcher  zwischen 
der  genannten  Firma  und  Herrn  Fritz  Neumann  am 
30,  November  1903  ein  Lizenzvertrag  abgeschlossen  ist. 
Das  Stammkapital  betragt  1 00  000  Mk.  Geschäftsführer 
ist  Herr  Fritz  Neumann,  Fabrikant  in  F.schwciler. 
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ZUR  GESCHICHTE  DER  ELEKTROLYSE  DES  WASSERS. 


Im  Jahrgang  IV,  No.  30,  S.  865  der  »Physikalischen 
Zeitschrift«  weist  Edm.  Hoppe  darauf  hui,  dass  nicht 
Simon,  sondern  Ritter  die  Priorität  für  die  Er- 
kenntnis gebühre,  dass  bei  der  elektrolytischen  Wasser- 
zersetzung nur  reiner  Wasserstoff  und  .Sauerstoff  ent- 
steht und  dass  die  Aikaübildung  , die  vorher  be- 
obachtet wurde,  von  Verunreinigungen  herrührt.  Ich 
habe  in  meinem  Vortrag  auf  der  Naturforscher- 
Versammlung  in  Kassel  eingehend  dargelegt,  auf  Grund 
welcher  Arbeiten  Simon  die  Priorität  zuzuerkennen  sei. 
Selbstverständlich  waren  mir,  wie  auch  aus  den  Ver- 
öffentlichungen in  der  „ Elektrochemischen  Zeitschrift«, 
Jahrgang  X,  Heft  3 und  ff.  hervorgeht,  die  Arbeiten 
Ritter's  genau  bekannt,  aber  eben  deswegen  muss  ich 
umsomehr  an  der  Ansicht  festhaltcn,  dass  einzig  und 
allein  Simon  es  war,  der  den  ersten  unzweifelhaften 
beweis  erbracht  und  der  et  zum  ersten  Mal  klar  und 
deutlich  ausgesprochen  hat,  dass  bei  der  Zersetzung 
von  Wasser  nur  reiner  Wasserstoff  und  Sauerstoff  ent- 
steht und  dass  die  Alkalibildung  auf  Verunreinigungen 
zurückzuführen  ist. 

Was  von  den  Ritter1  sehen  Arbeiten  im  all- 
gemeinen zu  halten  ist,  habe  ich  in  der  »Elektro- 
chemischen Zeitschrift«,  Jahrgang  X,  Heft  8,  S.  179, 
Spalte  2,  Zeile  10  von  oben  und  ff.  ausgesprochen, 
ln  ihnen  mischen  sich  Wahrheit  und  Dichtung,  richtige 
Beobachtung  und  Phantasiegehiide  in  krauser  Reihe 
durcheinander;  zu  unterscheiden,  was  von  seinen  vielen 
Behauptungen  stichhaltig  ist  und  was  nicht,  vermag 
wohl  niemand  mehr  Er  hat  so  viel  behauptet,  dass 
man  ihm  schliesslich  die  Priorität  für  eine  ganze  An- 
zahl von  Tatsachen  zuerkennen  konnte.  Das  Erteil 
seiner  Zeitgenossen  und  das  der  Nachwelt  gebt  ein- 
stimmig dahin,  dass  Ritter  ein  Phantast  war  und  dass 
vielen  seiner  Angaben  durchaus  zu  misstrauen  ist. 
Wollte  man  alle  die  dahingehenden  Urteile  zusammen- 
stellen,  so  liessen  sich  mit  den  betreffenden  Zitaten 
game  Spalten  anfüllcn,  ja  sogar  Ostwald,  dessen 
Rede  im  Jahre  1894  Hoppe  zitiert,  weist  in  seinem 
Werke;  »Elektrochemie,  ihre  Geschichte  und  l ehre« 
trotz  aller  sonstigen  Vorliebe  für  Ritter  an  vielen 
Stellen  auf  seine  oft  etwas  zu  weit  gehende  geistige 
Regsamkeit  hin.  Für  den  Historiker  ist  also  Ritter 
eine  Quelle  von  sehr  zweifelhafter  Güte  und  in  keinem 
Falle  sind  seine  Angaben  so  unanfechtbar,  dass  man 
sie  als  Grundlagen  für  die  Geschichtsschreibung  be- 
nutzen darf.  Wollte  man  dies  tun,  so  würde  man  in 
einen  Fehler  verfallen,  den  der  Historiker  unter  allen 
Umständen  vermeiden  muss.  Dass  aber  demjenigen, 
der  die  Verhältnisse  der  Wasser*  ersetz  ung  zum  ersten 
Mal  in  klarer  und  unanfechtbarer  Weise  erforscht  hat, 
also  Simon,  auch  unter  allen  Umständen  die  Priorität 
zugesprochen  werden  muss,  das  kann  für  den,  der 
nicht  an  einer  besonderen  Vorliebe  für  Ritter 
leidet,  sondern  der  sich  auf  einen  rein  objektiven 
Standpunkt  stellt,  keinem  Zweifel  unterliegen. 

Wenn  wir  nun  aber  die  Arbeiten  Ritter's 
über  die  elektrolytische  Wasser* ersetsung  selbst  etwas 
näher  betrachten,  so  finden  wir  hier  eine  »olche 
Fülle  von  Widersprüchen,  dass  es  grosser  Mühe  be- 
darf, die  Tatsachen  klar  festzustcllen.  Zunächst  hat 
Ritter  vor  Simon  im  Jahre  l8ot  im  wesentlichen 
nur  den  Ton  Hoppe  richtig  angeführten  Versuch  ge 
macht,  er  ist  aber  bei  diesem  auf  die  Frage  der 
Verunreinigungen,  auf  die  es  doch  in  erster  Linie 
aukommt,  gar  nicht  cingt-gangen,  sondern  bat,  wofür 
ch  mir  statt  anderer  Hoppe  seloit  als  Quelle  zu 
Mticrcn  getatte  vlloppe,  Die  Akkumulatoren  für 


Elektrizität,  1898,  S.  6),  lediglich  geschrieben,  »dos» 
«r  Wasserstoff  und  Sauerstoff  einscln  auffange  und 
dass  er  sie  beide  rein  erhalte.  Ja,  er  hat  auch  die 
Probe  der  wirklichen  Wasserzersetzung  suerst  gemacht, 
er  leitete  beide  Gassorten  in  ein  Gefäas.  verpuffte  sie 
hier  durch  den  Funken  und  erhielt  so  daas  Wasser 
wieder,  welches  er  erst  zersetzt  batte.«  So  schreibt 
Hoppe!  Wir  wollen  darauf,  was  eine  »wirkliche 
Wasserzersetzung«  ist.  hier  nicht  näher  eiogeheu  und 
auch  nicht  darauf  hin  weiten,  «lass  »wirkliche  Wasser 
Zersetzungen'',  schon  vor  Ritter  von  anderen  gemach: 
wurden,  sondern  wollen  an  Stelle  des  oben  zitierten 
Hoppe' sehen  Schlusses  hier  den  benetzen,  den 
Ritter  selbst  im  Jahre  1S01  aus  seinen  verschiedenen 
Versuchen  über  Wasserzersetzung  zog.  Da  sich  abei 
wie  wir  schon  Eingangs  erwähnten,  atu  Ritter's 
Schriften  alles  Mögliche  herauslcsen  lässt,  und  da  wir, 
wenn  wir  eine  Stelle  aut  diesen  Auswahlen,  vielleicht 
des  Mangels  an  Objektivität  geziehen  werden  konnten, 
so  zitieien  wir  zwei  andere  Geschichtsschreiber,  von 
denen  der  eine  gewiss  als  objektiv  gelten  kann  und 
von  denen  der  andere  eher  den  Ansichten  Hoppe 's 
zuneigt,  nämlich  Kopp  und  Ostwald. 

Kopp  schreibt  (Geschichte  der  Chemie,  Bd.  II, 
1845,  S.  278):  »Ritter  schloss  hieraus  (aus  dem  Ver- 
such zur  Wasserzersetzung  1801),  Sauerstoff  sei 
Wasser  mit  negativer,  Wassersioffgas  sei  Wasser  mit 
positiver  Elektrizität  verbunden;  eine  Ansicht,  welche 
bei  der  rasch  voranschreitenden  Erkenntnis  des  Galva- 
nismus sich  bald  unhaltbar  zeigte,  ln  ihrer  Auf- 
stellung sehen  wir  den  letzten  Versuch,  die 
Znsammentetsung  des  Wassers  zu  leugnen.« 

Ostwald,  der  von  Ritter's  Versuch,  durch  den  die 
elementare  Natur  des  Wassers  erwiesen  werden  sollte, 
sagt:  »Kitter  hat  hier,  wie  ihm  das  nicht  selten  geschah, 
auf  eine  nicht  hinreichend  sorgfältig  untersuchte  Er- 
scheinung weitgehende  theoretische  Schlüsse  gebaut  und 
im  Eifer  des  Schlicticns  versäumt,  sich  der  Festigkeit 
der  Unterlagen  seines  theoretischen  Gebäudes  zu  ver- 
gewissern« (Elektrochemie,  S.  126)  führt  auf  der  fol- 
genden Seite  (S.  163)  wörtlich  folgendes  an  sAuch 
Kitter  ist  später  (r)  auf  diese  Frage  zurückgekommen 
und  hat  (G il bert's  Annalen  VIII,  32,  1801)  die  Unrich- 
tigkeit seiner  Beobachtung  zugegeben.  Dagegen  er- 
klärte er,  dass  man  seinen  Versuch  nur  richtig  aaf.-u- 
fassen  brauche,  um  das  gleiche  Resultat,  dass  da* 
Wasser  bei  diesem  Versuch  nicht  in  seine  Be- 
standteile gespalten  werde,  zu  erhalten.« 

Und  daraus  soll  also  für  Ritter  ein  Anspruch  auf 
Priorität  in  Bezug  auf  die  ricbtigcErkenntnis  der  Ver- 
hältnisse bei  der  elektrolytischen  Wasserzerseizung  ab- 
geleitet werden  ' 

Die  Vermutung,  dass  das  Alkali  und  die  Säure 
bei  der  Wasserzersctz.ung  vielleicht  von  Verunreinigungen 
des  Wassers  herrüi.rcn  können,  stellt  Ritter  zum  ersten 
Male  m einem  Briefe  an  Gehlen  auf,  indem  er  sich 
über  die  Arbeiten  Pacchianis  auslässt.  Dieser  Brief 
ist  veröffentlicht  in  Gehlen's  Journal  für  die  Chemie  and 
Physik  I.  36.  1806  — also  volle  fünf  Jahre,  nachdem 
die  Arbeiten  Simon  s erschienen  waren : Wo  bleibt  also 

die  Priorität  Kitters  in  Bezug  auf  diesen  Punkt,  ganz 
abgesehen  davon,  dass  Ritter  selbst  dann  noch  schreibt, 
»dass  bisher  gerade  das  reinste  Wasser  am  wenigsten 
Säure  und  Natron  gegeben  habe«  ? Also  auch  izn  Jahre 
1&06  war  es  ihm  noch  nicht  gelungen,  säure-  und  alkali- 
freies  Wasser  zu  erhalten  ! 

Berlin,  Januar  1904.  Dr.  Albert  Neaburgex 
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EIN  VERFAHREN  ZUR  DARSTELLUNG  VON  KOHLENCHLORIDEN. 

Von  F.  J.  Machalske. 


Das  Verfahren  besteht  darin,  dass  eine 
Mischung  von  kohlenhaltiger  Substanz,  einer 
Chlorverbindung  und  einem  Reagens,  welches 
sich  mit  der  Basis  der  Chlorverbindung  ver- 
einigen kann,  auf  hohe  Temperatur  erhitzt 
wird,  und  zwar  am  besten  vermittelst  eines 
elektrischen  Ofens.  Das  aus  seiner  Ver- 
bindung freiwerdende  Chlor  vereinigt  sich 
mit  dem  erhitzten  Kohlenstoff:  das  ent- 
stehende Kohlcnchlorid  wird  entweichen  und 
lässt  sich  kondensieren.  Am  besten  besteht 
die  Charge  aus  einer  Mischung  von  zer- 
kleinertem Koks,  Natriumchlorid  und  Quarz- 
sand. Die  Charge  muss  frei  von  Wasser 
sein,  und  die  Atmosphäre  im  Ofen  darf  keine 
oxydierenden  Wirkungen  ausüben.  Durch 
Veränderung  der  Mischungsverhältnisse  der 
Bestandteile  der  Charge  lassen  sich  ver- 
schiedenartige Kohlenchloride  darstelleu 

Ein  geeigneter  Ofen  zur  Ausführung  des 
Verfahrens  ist  in  beifolgender  Figur  21 1 
gegeben,  welche  einen  vertikalen  Axialschnitt 
darstellt.  Natürlich  ist  dieser  Ofen  nur  zur  Ver- 
anschaulichung bestimmt,  und  ist  das  Ver- 
fahren keineswegs  auf  seine  Verwendung 
beschränkt. 

Der  Ofen  besteht  aus  einer  Wand  j. 
aus  feuerfestem  nichtleitendem  Material,  wie 
z.  B.  Ofenziegeln,  mit  einer  Verkleidung  2 
aus  Magnesiaziegcln.  Kohlenelektroden  3 
gehen  durch  feuerfeste  nichtleitende  Muffen  4, 
die  in  den  Seiten  des  Ofens  angebracht  sind 


und  in  denen  die  Elektroden  sich  verstellen 
lassen.  Eine  zur  Beschickung  dienende 
Oeffnung  5 mit  geeignetem  Verschluss  geht 
durch  die  Oberwand  hindurch.  Eine  Aus- 
trittsröhre 6 für  die  Kohlenchloride  geht  vom 
Oberendc  des  Ofens  aufwärts.  Eine  Ablass- 
öffnung 7 führt  aus  dem  unteren  Teile  der 
Ofenkammer. 

Nach  der  beliebtesten  Arbeitsmethode 
wirkt  eine  Charge  8,  bestehend  aus  einer 
wasserfreien  Mischung  von  zerkleinertem 
Koks,  Natriumchlorid  und  reinem  Kieselsand, 
in  den  Ofen  eingebracht  so,  dass  dieselbe 
die  Enden  der  Elektroden  umgiebt.  Hierauf 
wird  ein  elektrischer  Strom  zwischen  den 
Elektroden  und  durch  die  Charge  hindurch 
geschickt,  welcher  die  Mischung  auf  eine 
zur  Bewirkung  der  Reaktion  genügende 
Temperatur  erhitzt.  Es  ist  wahrscheinlich, 
dass  die  hohe  Temperatur  zunächst  das 
Natriumchlorid  zum  Schmelzen  bringt,  und- 
dass  der  Kiesel  hierauf  mit  dem  geschmol- 
zenen Chlorid  in  Reaktion  tritt  und  Chlor 
freimacht,  welches  sich  sodann  mit  dem 
glühenden  Koks  vereinigt  und  Kohlenchlorid 
erzeugt.  Das  so  entstehende  Chlorid  wird 
durch  das  Austrittsrohr  6 in  einen  Konden- 
sator oder  eine  Kammer  befördert  und  der 
geschmolzene  Rückstand  durch  die  Ablass' 
Öffnung  entfernt.  Luft  muss  während  des 
Betriebes  aus  dem  Ofen  vollständig  aus- , 
geschlossen  sein. 
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Durch  Abänderung  der  Mischungsverhält-  Kohlenchlorideerzeugen.TypischeReaktionen 
nisse  der  Charge  lassen  sich  verschiedenartige  sind  durch  folgende  Gleichungen  dargestellt: 

1)  4 Na  CI  -f  2 Si  O,  + C -=  C CI,  + Si  (O  Na),  + Si 

2)  6 Na  CI  -4-  2 Si  O,  -I-  4 C = C,  CI,  -j-  C,  CI,  -f  [Si  (O  Na),  + Na,  Si[ 

3)  6 Na  CI  + 3 Si  O,  -4-  2 C = C,  CI,  [2  (Si  Na,  O,)  + Na,  Si]. 

Schwefelchlorid  lässt  sich  gleichzeitig  aktion  für  diesen  Fall  lässt  sich  durch  toi 

mit  Kohlenchlorid  erzeugen,  indem  man  der  gende  Gleichung  ausdrücken: 

Charge  Schwefel  zufugt.  Eine  typische  Re- 

4)  6 Na  CI  -j-  2 Si  O,  -j-  C -f-  3 S = C CI,  S,  C|,  4.  [Si  (O  Na),  -f  Na,  Si  . 


Aus  diesen  Reaktionen  lässt  sich  ent-  Man  wird  bemerken,  dass  die  zur  Dar- 

nehmen, dass  die  Kieselsäure  zur  Rindung  Stellung  von  Kohlenchloriden  verwandte 
der  Basis  der  Chloridverbindung  dient.  Charge  von  der  zur  Darstellung  von  Silicium- 


Fig. 

karbiden  benutzten  durchaus  verschieden  ist; 
bei  letzterer  wird  ja  eine  kleine  Menge 
Natriumchlorid  der  Mischung  von  Kohle 
und  Quarz  beigefugt,  um  als  Flussmaterial 
zu  dienen  und  die  Masse  porös  zu  machen. 
Bei  diesem  Verfahren  wird  die  Chlorver- 
bindung in  viel  grösseren  Verhältnissen 
benutzt  und  ist  ein  Hauptbestandteil  der 
Beschickung,  wie  sich  aus  den  die  Reaktionen 
darstellenden  Gleichungen  ergibt.  Die  für 
dieses  Verfahren  erforderliche  Temperatur 


21 1. 

ist  auch  niedriger  als  die,  welche  zur  Dar- 
stellung von  Kohlensilicium  nötig  ist,  und 
liegt  unterhalb  von  2000  * C.  Ein  elektrischer 
Strom  von  500  Amperes  bei  einer  Poten 
tialdifferenz  von  60  Volt  ist  für  einen  Ofen 
üblicher  Grösse  ausreichend.  Die  Dar- 
stellung von  Kohlensilicium  beansprucht 
nach  Acheson  eine  Temperatur,  die  über 
4000*  F.  liegt,  und  die  nach  Moissan  dazu 
genügt,  Kohlenstoff  und  Kieselsäure  zum 
Verdampfen  zu  bringen. 
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DIE  ELEKTROCHEMISCHEN 
ANLAGEN  AM  POLYTECHNIKUM  ZU  BOROUGH. 

Von  F.  M.  I'erkin. 


Seit  fast  4 Jahren  wird  am  Polytechnikum 
zu  Horough  dasStudium  der  Elektrochemie  ge- 
trieben. Das  ursprüngliche  Laboratorium  war 
recht  klein  — es  bestand  nur  aus  demj 
Praparationszimmer  des  Auditoriums  — und 
enthielt  nur  für  vier  Studenten  Arbeitsplätze. 
Es  wurde  nun  ein  neues  Laboratorium 
eingerichtet,  über  das  ich  kurz  berichten 
möchte. 

Der  Arbeitsstrom  wird  von  12  Akkumu- 
latorzellen vom  E.P.S.-Typus  geliefert,  welche 
eine  Kapazität  von  80  Ampere-Stunden  be- 
sitzen. Die  Zellen  werden  von  der  Dynamo- 
maschine des  Instituts  geladen  und  stehen 
mit  einer  auf  Schiefer  montierten  Schall- 
tafel in  Verbindung,  von  welcher  aus  der 
Strom  an  drei  besondere  Stromkreise  ver- 
teilt wird. 


Stromkreis  1 ist  mit  Arbeitsplätzen  für 
3 Studenten  versehen,  während  Stromkreis  2 
für  5 Studenten  eingerichtet  ist  und  der 
dritte  Stromkreis  für  5 Studenten  Anschlüsse 
besitzt  und  auch  einen  Plattierungselektro- 
lyten für  Versuchszwecke  liefert.  Dieser 
Elektrolyt  von  einer  Kapazität  von  etwa 
5 Gallonen  ist  auch  für  andere  experimentelle 
Arbeiten  in  recht  grossem  Massstabe  ein- 
gerichtet. 

Jeder  Stromkreis  ist  mit  einen)  Strom- 
messer und  einem  Voltmeter  ausgerüstet. 

Die  von  der  Firma  Nalder  Bros.&Thomson 
gelieferten  Instrumente  sind  mit  Neben- 
schlusswiderständcn  für  hohe  und  niedrige 
Ablesungen  versehen.  Die  Strommessskala 
für  niedrige  Ablesungen  geht  von  o bis  2 ^ 

Amp.  und  ist  in  Hundertstel  eingeteilt;  die 


A = Ampcremeter. 

B = Schalter  für  das  Ampcremeter. 
C — Schalter  für  das  Voltmeter. 
P=  Regulierwiderstand. 


Fig.  212.  Skizze  der  Anlage. 
E—  Leitung  zur  Dynamomaschine. 
F—  Sicherung. 

G 5=  Ladewiderstand. 

//=  Sicherung. 

/ = Kontakt  zur  Paralellschaltung. 


K — Kontakt  zur  Serienschaltung. 
L — erster  Stromkreis. 

M — zweiter  Stromkreis. 

V = Voltmeter. 
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hohe  Ablesungsskala  reicht  von  o bis 
20  Amp.  und  ist  in  Zehntel  geteilt;  die  Volt- 
nieterablesungen  gehen  auf  der  niedrigen 
Skala  von  o bis  3 in  Zehnteln,  für  hohe  Ab- 
lesungen von  o bis  30  Volt  und  sind  in 
halbe  Volt  eingeteilt.  Es  wäre  besser  ge- 
wesen, wenn  man  die  niedrige  Skala  für  o 
bis  5 Volt  eingerichtet  hätte,  da  es  oft  auch 
bei  analytischen  Arbeiten  vorkommt,  dass 
die  elektromotorische  Kraft,  die  man  genau 
kennen  will,  höher  als  3 Volt  ist. 

Jeder  Arbeitsplatz  ist  mit  einem  be- 
sonderen System  von  Klemmschrauben  und 
einem  festen  Widerstand  von  ungefähr 
20  Ohm  versehen.  Die  Widerstande  sind  zu- 
sammen mit  Umschaltern  für  Strom-  und 
Voltmeter  auf  einer  emaillierten  Grundplatte 
aus  Schiefer  montiert  und  gerade  oberhalb 
der  Bänke  an  der  Wand  befestigt.  Ver- 
mittelst des  einen  Ausschalters  ist  der 
Praktikant  imstande,  die  Strommesserab- 
lesung vorzunehmen,  und  wenn  er  dies  gethan 
hat,  auszuschalten  und  die  Elektrolyse  fort- 
zusetzen, ohne  das  Instrument  ständig  ein- 
geschaltet zu  halten;  der  Widerstand  des 
Strommessers  ist  sehr  klein  und  kann  ver- 
nachlässigt werden.  Ein  zweiter  Umschalter 
für  das  Voltmeter  ist  in  ähnlicher  Weise 
eingerichtet,  und  auf  diese  Weise  können 
verschiedene  Praktikanten,  ohne  sich  gegen- 
seitig im  Arbeiten  zu  stören,  dieselben 
Instrumente  benutzen  und  vermeidet  man 
die  mehrfache  Anbringung  dieser  kost- 
spieligen Apparate. 

Die  Schalttafel  ist  so  eingerichtet,  dass 
die  Zellen  entweder  in  Serie  oder  parallel 
oder  aber  teils  in  Serie  und  teils  parallel 
zu  schalten  sind.  Ausserdem  kann, wenn  auch  nur 
1 2Zellen  vorhanden  sind,  doch  die  ganze  Zahl  an 
den  einen  Stromkreis,  10  an  einen  anderen 
und  schliesslich  8 an  den  dritten  ange- 
schlossen  werden,  und  alleStromkreise  können 
doch  zu  gleicher  Zeit  zu  benutzen  sein. 
Natürlich  lässt  sich,  wenn  dies  wünschens- 
wert erscheint,  auch  eine  kleinere  Anzahl  in 
irgend  einem  Stromkreise  benutzen.  Selbst- 
verständlich müssen  alle  an  einem  und  dem- 
selben Stromkreise  arbeitenden  Praktikanten 
auch  ein  und  dieselbe  Anzahl  Zellen  benutzen, 
doch  lässt  sich  mit  Hilfe  von  eingeschalteten 
Widerständen  die  Stromstärke,  welche  sie 
zu  benutzen  wünschen,  regulieren.  Aul  dem 
Diagramm  ist  die  Anordnung  des  Schalt- 
brettes und  die  Art  der  Verbindung  des- 
selben mit  den  Akkumulatoren,  sowie  auch 
die  Art  der  Verteilung  des  Stromes  an  die 
einzelnen  Stromkreise  zu  erkennen. 

Aus  dem  keiner  weiteren  Erklärung  be- 
nötigenden Diagramm  ersieht  man,  dass  in 


alle  Zuleitungsdrähte  von  der  Batterie  eine 
Sicherung  eingeschaltet  ist,  wodurch  der 
Apparat  vor  Beschädigung  bei  etwaigen 
Kurzschlüssen  geschützt  ist. 

Die  Zellen  brauchen  nicht  gerade  oft 
nebeneinander  geschaltet  zu  werden,  und  in 
Anlagen,  wo  es  nicht  wünschenswert  er- 
scheinen sollte,  derartige  Einrichtungen  zu 
haben,  könnte  die  Schalttafel  dadurch,  dass 
man  nur  eine  Reihe  von  Oeft'nungen  an- 
ordnet, sehr  erheblich  vereinfacht  werden. 
Dadurch  würde  natürlich  auch  die  ganze 
Tafel  bedeutend  billiger  zu  stehen  kommen. 
Auf  der  Zeichnung  sind  zwei  Zellen  in  Serie 
an  den  Stromkreis  No.  2 angeschlossen  ab- 
gebildet.  Wenn  der  Strommcssschalter  nach 
dem  mit  »onc  (»eingeschaltet«)  bezeichncten 
Knopf  hingeschoben  wird,  so  geht  der  Strom 
durch  die  Zersetzungszelle  hindurch,  welche 
mit  den  beiden  Endklemmen  in  Verbindung 
steht,  aber  nicht  durch  den  Ammeter.  Wenn 
man  nach  »Ammeter  Reading«  hinüber- 
schaltet, so  geht  der  Strom  durch  den  Strom 
messer  hindurch.  Sobald  der  Praktikant 
seine  Ablesung  vorgenommen  hat,  schaltet 
er  wieder  auf  >on«  zurück  und  arbeitet  mit 
ausgeschaltetem  Instrument  weiter.  Das  Volt: 
meter,  das  natürlich  nebengeschaltet  ist,  ist 
so  eingerichtet,  dass  es  nicht  nur  die  Arbeit»- 
Potentialdifferenz,  sondern  auch  die  elektro- 
motorische Kraft  an  den  Polen  des  Strom- 
kreises messen  kann.  Wenn  daher  der 
Praktikant  den  Widerstand  des  äusseren 
Stromkreises  kennt,  so  ist  er  imstande,  den 
Widerstand  des  Bades  zu  berechnen. 

Die  Widerstände.  — Die  Wider- 
stände bestehen  au9  isoliertem,  auf  mit 
Asbest  bedeckten  Messingröhren  aufge- 
wickeltem »Platinoid«-Draht.  Der  Vorteil  der 
Aufwickelung  auf  Röhren  besteht  darin,  dass 
ein  Luftstrom  durch  dieselben  hindurchgeht 
und  zum  Kühlerhalten  des  Widerstandes 
dient.  Der  Kontakt  ist  ein  doppelter  Schleif- 
kontakt; die  Verbindung  mit  dem  Wider- 
stande wird  in  der  Weise  hergestellt,  dass 
man  von  der  Ober-  und  Unterfläche  der 
Drähte  die  Isolierung  entfernt.  Jedes  Instru- 
ment besitzt  einen  Widerstand  von  etwa  20 
Ohms  und  vertragt  einen  Strom  von  unge 
fahr  3 Amp.  ohne  ungehörige  Erwärmung. 
Ein  idealer  Widerstand  lässtsich  bei  niedrigem 
Preise  schwer  herstellen.  Mit  einem  Wider- 
stände, wie  dem  hier  beschriebenen,  bietet 
es  keine  Schwierigkeit,  den  Strom  um 
einen  sehr  kleinen  Bruchteil  eines  Ampere 
zu  vermindern;  wenn  es  jedoch  darauf  an- 
kommt, einen  Strom  von  beträchtlicher 
Dichte  durchzuleiten  und  dabei  doch  zugleich 
die  Stromstärke  um  kleine  Bruchteile  eines 
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Ampere  zu  verringern  oder  zu  erhöhen,  so 
wird  das  Instrument  unhandlich  und  die 
Herstellungskosten  bedeutend. 

Um  stärkere  Ströme  zu  leiten,  ist  der 
eine  Stromkreis  mit  einem  Widerstand  ver- 
sehen, welcher  aus  isolierten  Stücken  Kupfer  - 
streifen  besteht,  die  fest  aneinander  ge 
klemmt  und  vermittelst  Spiralen  aus  Flatinoid- 
draht  in  Serie  verbunden  sind.  Der  Wider- 
stand wird  vermittelst  eines  Schleif- 
kontaktes reguliert.  Dieser  Widerstand  leitet, 
ohne  allzu  warm  zu  werden,  Ströme  von  4 
bis  5 Amperes.  Eine  sehr  geeignete  Methode, 
um  den  Strom  zu  verringern,  besteht  in  der 
Anwendung  eines  Flussigkeitswiderstandes. 
Als  solchen  kann  man  einen  einfachen  Glas- 
trog benutzen,  der  verdünnte  Schwefelsäure 
enthält  und  mit  zwei  Bleiplatten  als  Elek- 
troden versehen  ist;  der  Widerstand  wird 
dann  in  der  Weise  reguliert,  dass  man  die 
beiden  Hleiplatten  gegen  einander  verschiebt. 
Der  einzige  Entwand,  der  sich  gegen  diese 
Widerstandsform  erheben  lässt,  ist  der,  dass, 
wenn  der  Strom  stark  ist,  die  Lösung  sehr 
heiss  wird  und  verdampft. 

Wechselstrom.  — Zuleitungsdrahte  von 
der  Strassenlcitung  sind  in  das  Laboratorium 
geführt  worden;  der  Wechselstrom  wird  zum 
Betriebe  eines  kleinen  Motors  benutzt. 
Letzterer  wird  für  Kraftzwecke  verwandt, 
u.  z.  beim  Umruhren  etc.,  sowie  zum 
Polieren  und  Brünieren  von  zu  plattierenden 
Gegenständen. 

Der  Wechselstrom  wird  nach  vorheriger 
Geradrichtung  auch  zum  Laden  der  Akkumu- 
latoren und  auch  zu  Gleichstromarbeiten 
benutzt,  wenn  hohe  rotentialdifTerenzen  er- 
forderlich sind.  Bei  spaterer  Gelegenheit  ge 
denke  ich  die  zum  Geradrichten  des  Wechsel- 
stromes benutzte  Methode  zu  beschreiben. 

Hörsaal.  — Der  Horsaal  ist  zum  De- 
monstrieren elektrochemischer  Methoden  ein- 
gerichtet. Zwei  Leitungsstangen,  welche 
den  Strom  von  sechs  Akkumulatoren  her- 
leiten, gehen  vom  am  Vorlesungstisch  ent- 
lang und  stehen  mit  Stiftschaltern  an  vier 
Funkten  in  Verbindung.  Mit  Hilfe  dieser 
Schalter  lasst  sich  der  Strom,  der  in  irgend 
einem  der  vier  Versuche  benutzt  wird,  an 


einem  Strommesser  nachwcisen,  welcher  am 
Rahmen  der  schwarzen  Tafel  befestigt  ist; 
in  ähnlicher  Weise  verbindet  ein  anderer 
Schalter  die  Anschlussklemmen  mit  einem 
Voltmeter.  Diese  Instrumente  haben  ganz 
offene  Vorderseiten  und  sind  von  allen 
Teilen  des  Hörsaales  aus  zu  sehen.  Die 
Schaltvorrichtung  ist  so  ziemlich  dieselbe  wie 
die  im  Elektrochemischen  Laboratorium  an- 
gewandte und  auf  der  Skizze  illustrierte. 

Die  Kurse.  — Nur  Studenten,  welche 
bereits  Vorkenntnisse  in  der  Chemie  und 
Physik  besitzen,  dürfen  an  den  elcktro 
chemischen  Kursen  teilnehmen. 

Im  Laboratorium  beginnen  die  Studenten 
in  der  Weise,  dass  sie  enen  Kursus  in  elektro- 
lytischer Analyse  und  anorganischer  Synthese 
durchmachen.  Wie  es  sich  gezeigt  hat,  lässt 
sich  die  Analyse  mit  der  Synthese  zugleich 
behandeln.  Der  anorganische  Teil  des  Kursus 
besteht  in  der  Darstellung  von  Fersulfaten, 
Ueberschwefelsäure,  Kaliumchlorat  und  Per- 
chlorat, Hypochloriten,  Bleiweiss  und  Chrom- 
gelb, der  Abscheidung  von  Metallen  in  Masse 
und  anderen  Darstellungen,  die  sich  von 
selbst  ergeben.  Hierauf  folgt  ein  Kursus  in 
organischer  Synthese,  der  mit  der  Elektrolyse 
organischer  Säuren  beginnt,  worauf  die 
elektrolytischen  Reduktionsniethoden  folgen, 
wie  z.  B.  die  Reduktion  von  Nitro- Verbin- 
dungen, Ketonen  etc.,  sowie  elektrolytische 
Oxydationsniethoden,  z.  B.  von  Jodoform, 
Purpurogallin,  Anthrachinon. 

Sobald  die  Praktikanten  obigen  Kursus 
durcligemacht  haben  — der  hier  nur  kurz 
skizziert  worden  ist  — , erhalten  sie  alle 
möglichen  Anregungen  zur  Ausführung  von 
Untersuchungen. 

Wahrend  die  Praktikanten  im  chemischen 
Laboratorium  arbeiten,  erwartet  man  von 
ihnen,  dass  sie  zugleich  in  der  physika- 
lischen Abteilung  eine  Vorlesung  über  Elek- 
trizität und  Magnetismus  und  über  elektrische 
Messungen  hören. 

Ich  habe  Herrn  Dr.  Henderson  und 
Herrn  W.  Rawlings  für  ihre  freundliche 
Unterstützung  beim  Entwerfen  der  Schalt- 
tafel, sowie  für  andere  freundlichst  erteilte 
Ratschläge  meinen  besten  Dank  auszusprechen. 


DIE  ELEKTROCHEMIE  IM  JAHRE  1903. 

Von  Dr.  M.  Krüger. 


Hilfsapparate. 

Welchen  günstigen  Einfluss  das  Gra- 
phitieren  durch  Erhitzen  auf  die  Haltbarkeit 


der  Kohlenelektroden  hat,  haben  die  im 
letzten  Jahresbericht  geschilderten  Versuche 
von  F.  Focrstcr  gezeigt.  In  grossem  Mass- 
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stabführtdiese Operation  derUmwandlung  des 
amorphen  Kohlenstoffs  in  Graphit  die  Inter- 
national Acheson  Graphite  Comp.  aus. 
Dieser  Gesellschaft  ist  ein  Verfahren  patentiert 
worden  (D.  R.  P.  133  592)  '**),  bei  welchem 
durch  die  Anordnung  der  zu  graphitierenden 
Kohlenstabe  senkrecht  zur  Stromrichtung 
besonders  die  Oberfläche  der  Kohlen  in 
Graphit  übergeführt  und  dadurch  Strom 
erspart  wird.  Interessante  Angaben  über 
die  Herstellung  der  Elektrodenkohlen,  be- 
sonders neuer  Fabrikationsdetails,  sind  in 
der  Zts.  f.  E.,  IX,  260  veröffentlicht.  — 
Bekanntlich  verbrennen  die  bei  elektrischen 
Schmelzprozessen  verwendeten  Kohlenelek- 
troden sehr  rasch.  O.  Vogel  sucht  dies  zu 
verhindern,  indem  er  auf  den  Kohlenstäben 
einen  Ueberzug  aus  Silicium  oder  Borcarbid 
herstellt  (D.  R.  P.  137436)'”). 

Als  widerstandsfähigstes  Anodenmaterial 
ist  das  Platin  besonders  in  seiner  Legierung  mit 
Iridium  noch  unersctzt.  Um  bei  dem  hohen 
Preise  dieser  Metalle  nicht  zu  grosse  Werte  für 
die  Anoden  zu  installieren,  hat  man  ausser- 
ordentlich dünne  Platinfolien  verwendet.  Die 
Herstellung  haltbarer  Elektroden  aus  solcher 
Platinfolie  ist  W.  C.  Heraeus  patentiert 
worden  (D.  R.  P.  132  588)1**).  Angaben 
darüber  finden  sich  in  der  F.lektrotechn. 
Rundschau,  20,  X und  in  dieser  Zeitschr., 

X,  38- 

Eine auseinzelnen  Lamellen  mitZwischen- 
lagen  von  nicht-  oder  schlechtleitendem 
Material  bestehende  Anode  hat  Maurice 
d'Andrimont  erdacht  (D.  R.  P.  I33350)'**). 
Von  K.  W.  Fraissinet  rührt  eine  originelle 
Vorrichtung  zum  Einspannen  von  Elektroden 
in  flaschenhalsähnlichen  Gefässöffnungen  her, 
welche  sich  an  die  bekannten  Kapselver- 
schlüsse der  Bierflaschen  anlehnt  (D.  R.  P. 
128915)  IJ‘I),  Ch.  O.  Cowper-Coles  erteilt 
Elektroden  dadurch  rasche  Umdrehung,  dass 
er  an  der  Elektrodenwelle  ein  Schaufelrad 
befestigt,  welches  durch  den  unter  Druck 
zugeführten  Elektrolyten  in  Rotation  versetzt 
wird  (D.  R.  P.  130827)'*°)-  Durch  eine 
besondere  Befestigungsweise  der  Anoden  an 
sich  drehenden  Anodenwellen  vermeiden 
S.MarxsohnundH.WeltefD.R.P.  1 32000) '“) 
das  Eindringen  von  Elektrolyt  zwischen  Welle 
und  Hülse.  Ferner  konstruierten  die  beiden 
einen  Aufhänger  für  galvanische  Operationen 
mit  einem  an  seinen  Unterteil  drehbar  ge- 

m)  Diele  Zeitschr.  X,  128. 
m)  Diese  Zeitschr.  X,  40. 

,M)  Diese  Zeitschr.  X,  83. 

,w)  Diese  Zeitschr.  X,  84. 
t,9j  Diese  Zeitschr.  IX,  199. 
m)  Diese  Zeitschr.  IX,  272. 

,9°)  Diese  Zeitschr.  X,  18. 


lagerten  Warenhaken  (D.  R.  P.  I326i3)1,‘). 
Einen  Anodentrager  für  die  Verarbeitung 
von  pulverförmigem  metallischem  Kupfer, 
welcher  aus  einer  halbzylinderförmigen  Blei- 
platte und  einem  Diaphragma  aus  Pergament- 
papier besteht,  hat  L.  de  Torrös  y Que vedo 
patentiert  erhalten  (D.  R.  P.  137315)  ***)- 
Poröse  Körper  zur  Herstellung  von  sehr 
widerstandsfähigen  Diaphragmen  erzeugen 
Ch.  Combes  und  A.  Bigot  (D.  R.  P. 
1 36  273)  '**)  durch  Formen  und  Brennen 
von  Eisenoxyd  mit  Kieselsäure  und  Thon- 
erde. — Ueber  die  für  elektrochemische 
Betriebe  so  wichtigen  Pumpen  und  andere 
Vorrichtungen,  wie  zum  Abdampfen  von 
Lösungen  etc.  macht  D.  H.  Browne'*4) 
aus  seinem  Erfahrungsschatz  sehr  interessante 
Mitteilungen. 

Ein  neues  Galvanometer,  bei  welchem 
ein  als  Stromleiter  dienender  versilberter 
Quarzfaden  in  einem  starken  magnetischen 
Feld  liegt  und  bei  Stromdurchgang  abgelenkt 
wird,  wird  von  W.  Einthoven1“)  be- 
schrieben. R.  Heilbrun  hat  zu  theoretischen 
Zwecken  ein  elektrolytisches  Galvanometer 
konstruiert'**).  Dasselbe  besteht  aus  einer 
Spule  aus  Gummischlauch  oder  Glasrohr, 
welche  mit  30  prozentiger  Schwefelsäure 
gefüllt  ist  und  mit  ihren  Enden  in  Schwefel- 
säurenäpfe taucht.  Eine  neue  voltametrische 
Wage,  welche  vor  den  bisher  bekannten 
manche  Vorzüge  aufweist,  haben  H.  Pa  weck 
und  W.  Burstyn'*7)  angegeben.  Bei  dieser 
voltametrischen  Wage  wird  die  für  den 
galvanotechnischen  Prozess  erforderliche 
Elektrizitätsmenge  dadurch  begrenzt,  dass 
man  auf  einer  an  einem  Wagebalken  hän- 
genden Kupferplatte,  welche  als  Kathode 
eines  gleichzeitig  mit  dem  galvanischen  Bad 
betriebenen  Kupfervoltameters  dient,  eine 
dem  gewünschten  Metallnicderschlag  (Silber) 
äquivalente  Menge  Kupfer  zur  Abscheidung 
bringt.  Bei  Erreichung  des  gewählten  Ge- 
wichts wird  der  Strom  direkt  unterbrochen. 
Dadurch,  dass  bei  der  erwähnten  Konstruktion 
kein  Strom  durch  die  Schneiden  der  Wage 
fliesst  und  die  Unterbrechung  des  Stromes 
nicht  an  empfindlichen  Kontakten  eintritt, 
ist  diese  Wage  ganz  besonders  dauerhaft. 
W.  Pfanhauser  jr. us)  hat  an  seiner  volta- 
metrischen  Wage  einige  Verbesserungen  an- 
gebracht, um  die  Genauigkeit  derselben  zu 

,JI)  Diese  Zeitschr.  X,  83. 

,3>)  Dieie  Zeitschr.  X,  40. 

Diese  Zeitschr.  X,  40. 

m)  Diese  Zeitschr.  IX,  261. 

***)  Arch.  Necrl.,  6,  625,  Beibl.  27,  194. 

»”)  Zis.  f.  E.  IX,  ui. 

,a;)  Diese  Zeiischr.  IX,  183. 

»»)  Zts.  f.  E.  IX,  668. 
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erhöhen.  In  einem  Artikel*”)  weist  Pfan- 
hauser  die  Angriffe  Langbein's  über  eine 
frühere  Konstruktion  Pfanhauser’s  zurück, 
wogegen  Langbein*“)  repliziert. 

Der  elektrolytische  Gleichrichter  von 
Modon  ist  von  Hospitalier“*)  einer  Messung 
unterzogen  worden,  woraus  sich  ergiebt,  dass 
er  Spannungen  bis  140  Volt  aufnimmt.  Bei 
dem  der  Fabrik  elektrischer  Apparate  Dr. 
M.  Levy  und  E.  Kuhmer  patentierten  elek- 
trolytischen Stromunterbrecher  für  Wechsel- 
strom (D.  R.  P.  1 29432) '")  wird  anstelle 
einer  Bleielektrode  eine  solche  aus  Aluminium 
benutzt,  um  nur  Ströme  einer  Richtung  zu 
erhalten. 

Das  Problem  der  direkten  Umwandlung 
von  Wärme  in  Elektrizität  beschäftigt  die 
Erfinder  in  wachsendem  Massstabe.  Leon 
Bünier(D.R.P.  132924)*“)  hat  eine  thermo- 
elektrische Batterie  konstruiert,  bei  welcher 
pulverförmige  oder  geschmolzene  Körper  als 
Elektromotoren  wirken.  E.  Her  mite  und 
Ch.  F.  Cooper  stellen  thermoelektrische 
Säulen  unter  Verwendung  von  Schwefel- 
kupfer und  Messing  her.  Um  einen  guten 
Kontakt  des  Schwefelkupfers  mit  dem  Messing 
zu  erzielen,  wird  ein  Kupferdraht  um  eine 
Messingstange  gewickelt  und  beide  um  einen 
Kupferbarren,  worauf  man  das  Ganze  in 
Schwefeldampf  bringt.  Das  auf  dem  Kupfer 
entstehende  Schwefelkupfer  wird  auf  diese 
Weise  innig  mit  dem  Messing  verbunden 
(D.  R.  P.  133903)1“).  Zur  Herstellung 
homogener  Röhren  von  Schwefelkupfer  für 
thermoelektrische  Elemente  erhitzen  die  beiden 
Erfinder  starke  Kupferdrähtc  in  Schwefel- 
dampf und  lösen  den  unveränderten  Kupfer- 
kern  heraus  (D.  R.  P.  129563)*“).  Nach 
einem  weiteren  Verfahren  werden  Barren 
von  Schwefelkupfer  für  den  Aufbau  von 
Thermosäulen  durch  Giessen  von  Schwefel- 
kupfer, Behandeln  desselben  mit  Schwefel 
und  Glühen  unter  Luftabschluss  hergestellt, 
wobei  gleichzeitig  ein  Zusatz  von  Schwefel- 
eisen gemacht  werden  kann,  um  das  Produkt 
gegen  oxydierende  Einflüsse  widerstands- 
fähiger zu  machen  (D.  R.  P.  132 476) '“). 

W.  Barnes  hat  einen  Vakuumapparat 
konstruiert,  welcher  zur  ununterbrochenen 
Elektrolyse  solcher  Lösungen  dient,  die  dabei 
gasförmige  Zersetzungsprodukte  liefern  **7). 

"»)  Zu.  1.  E,  IX,  860. 

“»)  Zu.  f.  E.  IX,  923. 

ul)  L'ind.  clectr.  1903,263.  Diese  Zeitschr.  IX,  269. 

***)  Diese  Zeitschr.  IX,  199. 

Diese  Zeitschr.  X,  83. 

144)  Diese  Zeitschr.  X,  146. 

,4S)  Diese  Zeitschr.  IX,  200. 

*44)  Diese  Zeiuchr.  X,  19. 

I4*)  Diese  Zeitschr.  IX,  205. 


Ein  kurzer  Patentauszug  des  D.  R.  P.  130049 
Uber  diesen  Gegenstand  ist  in  dieser  Zeit- 
schrift IX,  249  enthalten.  Eine  einfache 
Spannungsregulierung  für  Dynamomaschinen 
in  elektrochemischen  Laboratorien  erörtet  S. 
Maxiniowitsch14*).  Ein  neues  Widerstands- 
gefass  zur  Messung  der  Leitfähigkeit  von 
Elektrolyten  hat  M.  Cantor  angegeben 

Erwähnt  sei  noch,  dass  nach  Unter- 
suchungen, welcheSt.  Lindeck1“)  ausgeführt 
hat,  kleine  Widerstände  aus  Manganinblech 
sich  im  praktischen  Gebrauch  wenig  ver- 
änderten ; nur  solche,  die  äusseren  chemischen 
Angriffe  unterlagen,  wiesen  grössere  Ab- 
weichungen von  ihrem  früheren  Widerstand  auf. 

Metallurgie  und  Galvanotechnik. 

Auf  dem  Gebiete  der  Elektrometallurgie 
wendet  sich  das  Hauptinteresse  der  Ver- 
arbeitung kupfer-  und  nickelhaltiger  Legie- 
rungen oder  Erze  zu.  Die  bisher  unter- 
nommenen Versuche,  Kupfernickellegierungen 
elektrolytisch  zu  scheiden,  schildert  eingehend 
T-  Ullke'6'),  Besonders  bespricht  er  die 
Verfahren  von  E.  Andrö,  Basse  und  Selve, 
P.  Rickeil,  Classen,  Borchers,  Ulke, 
P'rasch,  Höplner  und  Dr.  H.  Browne, 
um  sodann  das  von  ihm  erfundene  Verfahren, 
welches  mit  U.  S.  A.  P.  604699  patentiert 
wurde,  des  näheren  zu  erörtern.  Dieses 
Verfahren  besteht  darin,  dass  die  Kupfer- 
nickellcgierung  als  Anode  in  Kupfersulfat- 
lösung gebracht  wird  und  die  dadurch  ent- 
stehende nickelhaltige  Lösung  von  Zeit  zu 
Zeit  fortgenommen  wird,  um  durch  Krystalli- 
sicren  eine  Trennung  des  Kupfers  vom 
Nickel  zu  erzielen.  Bei  dem  Verfahren  von 
A.  Frasch  (D.  R.  P.  1 31 41 5)  *”)  zur  elektro- 
lytischen Metallgewinnung  aus  Erzen  wird  die 
im  Anodenraum  gebildete  Lösung  von  Salzen 
verschiedener  Metalle  durch  eine  Anzahl  von 
Zersetzungszellen  geleitet,  wo  die  Metalle  der 
Reihe  nach  zur  Ausfüllung  gebracht  werden. 
Eine  sehr  ausführliche  Beschreibung  dieses 
ganzen  Verfahrens  mit  Abbildungen  bringt 
diese  Zeitschrift  X,  71.  T.  Ulke  berichtet 
über  d>e  Geschichte  und  den  augenblick- 
lichen Stand  der  elektrolytischen  Läuterung 
des  Nickels*”)  und  fuhrt  die  in  den 
verschiedenen  Nickelwerken  in  Ausübung 
stehenden  Verfahren  an.  Eine  andere  Ab- 
handlung von  T.  Ulke*6*)  betrifit  die  Fort- 


i«)  Zu.  1.  E.  IX,  406. 

■«)  Zu.  1.  E.  IX,  922. 

) Zu.  I.  Instnimentenkunde  23,  I. 

141)  Diese  Zeitschr.  IX,  187  u.  21s, 

*4*)  Diele  Zeitschr.  IX,  272. 

*“)  Elektrochem.  Iniiustry  I,  208,  diese  Zeitschr. 
X,  104. 

04)  Ene-  and  Min.  Journ.  7s,  40S. 
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schritte  der  eie  .trolytischcn  Kupferraffination 
im  Jahre  1902.  Weiter  schildert  er“*)  die 
Raffination  von  silberhaltigem  Blei  nach  dem 
Verfahren  von  Betts.  Nach  diesem  Ver- 
fahren wird  das  silberhaltige  Blei  als  Anode 
in  ein  Bad  von  kieselfluorwasserstoffsaureni  Blei 
(8*/#)  und  Kieselfluorwasserstoffsaure  ( 1 1 */*) 
eingehängt.  Das  Blei  geht  an  der  Anode 
in  Lösung  und  wird  kathodisch  wieder  in 
reiner  Form  niedergeschlagen,  während  das 
Silber  und  andere  Metalle  ungelöst  bleiben. 
Lieber  den  von  der  Electric  Lead  Reduc- 
tion  Company  zu  Niagara- Falls  aus- 
geführten Salom'schen  Prozess  der  elektro- 
lytischen Reduktion  von  Bleiglanz  zu 
Schwammblei  berichtet  H.  Becker1“). 
P.  G.  Salom  hat  über  dieses  Verfahren  von 
der  Americ.  Electrochem.  Society“7)  einen 
Vortrag  gehalten.  Ueber  die  Ausführung  der 
elektrolytischen  Raffination  des  Goldes  nach 
dem  Wohlwill'schen  Verfahren  bei  der 
Münze  zu  Philadelphia  berichtet  D.  K. 
T u tt  I e “*).  Einige  Ausstellungen  über  dieses 
Verfahren  weist  E.  Wohlwill  zurück1“). 
Eine  neue  Idee  zur  elektrolytischen  Ge- 
winnung von  Zink  aus  seinen  Erzen  ver- 
öffentlicht S.  S.  Sadtler1“).  Darnach  wi  d 
Zinksulfid  durch  elektrolytisch  hergestellte 
Lösungen  von  Alkallhypochloriten  unter  Ab- 
scheiden von  Schwefel  in  Lösung  gebracht, 
die  Lösung  in  den  Kathodenraum  und  darauf 
in  den  Anodenraum  eines  Elektrolyseurs  ge- 
leitet, in  welchem  ausser  der  Abscheidung 
des  Zinks  auch  die  Erneuerung  der  Hypo 
chloritlösung  stattfindet.  Bei  dem  Verfahren 
L.  Mond  (D.  R.  P.  134862,  U.  S.A.  P.  701  215 
u.  701  216)“1)  zum  elektrolytischen  Nieder 
schlagen  von  Zink  geschieht  das  Verdichten 
desselben  durch  walzenförmige,  gegenein- 
ander drückende  Kathoden,  welche  ausser 
der  Drehung  noch  eine  Bewegung  in  der 
Richtung  der  Achse  ausführen.  F.  Isart 
gewinnt  auf  elektrolytischem  Wege  Anti- 
mon, indem  er  Grauspiessglanz  mit 
Natriumsulfid  auslaugt  und  die  erhaltene 
Lösung  in  die  Kathodenabteilungen  eines 
Zersetzungsgefasses  schickt,  während  in  der 
Anodenabteilung  sich  Natriumhydroxyd  be- 
findet. Das  Antimon  scheidet  sich  als 
glänzender  Ueberzug  ab,  an  der  Anode  soll 
sich  wieder  Schwefclnatrium  bilden,  das  zu 

lu)  Eng.  and  Mia.  J'iurn.  1902,  475. 

'**)  I.’!adi»irie  eleclrocbcm.  7,  y,  I,  dicae  Zeilt.br. 
X,  82  u.  112. 

ui)  Traaiact.  of  Amcri.  Eleklroehem.  S«c.  Phila- 
delphia 1902,  87. 

1M)  Electrochem.  Induslrv  l.  157. 

<»)  Zta.  I.  E.  IX,  874- 

,fi0)  Diete  Zelttchr.  X,  I. 

*•')  Dieae  Zeiltchr,  X,  195. 


neuer  Auslaugung  verwendet  wird“1).  Nach 
dem  Verfahren  zur  elektrolytischen  Fällung 
und  Amalgamation  von  Metallen  von  W. 
Henneberg  und  H.  Pape(D.R.  P.  134244)1") 
werden  die  Metalle  auf  sich  drehenden 
Kathoden  niedergeschlagen  und  hierauf  durch 
Eintauchen  der  Kathode  in  Quecksilber  ge- 
löst. A.  Zamboni1**)  stellt  Metallpulver  und 
Metallverbindungen  dar,  indem  er  die 
Amalgame  der  Metalle  durch  Elektrolyse 
gewinnt  und  diese  der  Destillation  in  ge- 
eigneter Atmosphäre  unterwirft.  Ein  Ver- 
fahren zur  Gewinnung  von  Metallen,  deren 
Verwandtschaft  zu  Chlor  geringer  ist  als 
das  des  Natriums,  ist  der  Societä  ltaliana  di 
Applicazioni  Elektriche  (D.  R.  P.  133508)“*) 
patentiert  werden.  Nach  diesem  geschieht 
die  Gewinnnng  von  Aluminium  in  der  Weise, 
dass  man  geschmolzenes  Natriumchlorid 
elektrolysiert,  das  dabei  entstehende  Chlor 
auf  ein  glühendes  Gemisch  von  Aluminium- 
oxyd und  Kohle  einwirken  lässt  und 
aus  dem  gebildeten  Aluminiumchlorid  das 
Aluminium  durch  das  bei  der  Elektrolyse 
entstandene  Natrium  freimacht.  Eine  Anzahl 
weiterer  elektrometallurgischer  Verfahren, 
besonders  die  neuen  Eisengewinnungsver- 
fahren,  sind  im  Kapitel  Pyroelektrochemie 
besprochen. 

Auf  galvanotechnischem  Gebiete  ist 
wenig  neues  zu  berichten.  Die  Vorbereitung 
von  Aluminiumgegenständen  für  die  galvani- 
sche Plattierung  besteht  nach  dem  Verfahren 
von  H.  G.  Cassin  (D.  R.  P.  1 33 35 1)1**)  in 
der  Entfettung  der  Gegenstände  durch  Ben 
zin  oder  Terpentin,  darauffolgendes  Abreiben 
mit  gemahlenem  Bimsstein,  Abwaschen  mit 
reinem  kaltem  Wasser  und  Eintauchen  in  ein 
Bad  von  1 kg  Cyankalium  auf  30  Liter 
Wasser.  Nach  dem  Niederschlage  des  Me- 
talls muss  eine  gute  Spülung  in  kaltem  Wasser 
erfolgen.  Ein  Verfahren  zum  galvanischen 
Metallisieren  von  Geweben,  Leder  u. 
dergl.  in  ihrer  ganzen  Dicke  haben  sich 
C.  Danilewsky,  St.  Tourchaninoff,  A. 
Danilewsky  und  V.  d.  Timonoff  paten- 
tieren lassen.  (D.  R.  P.  131060)“7).  M. 
Zirner  (D.  R.  P.  131232)“*)  hat  ein  gal- 
vanisches Verfahren  angegeben,  Silbergegen- 
ständen ein  holzartiges  Aussehen  zu  verleihen. 
Einige  praktische  Erfahrungen  über  das  Ver- 
nickeln von  Fahrradbestandteilen  sind  in 

,M)  Rer.  i»r»U  de  l'Klectro.  XII,  137,  dieae 
Zeitachr.  X,  37. 

,tf)  Dieae  Zeitachr.  X,  147. 

,M)  Klettruit*  22,  4,  dieae  Zeitachr.  X.  37. 

,tt)  Dieae  Zeitachr.  X,  128. 

,M)  Dieae  Zeitachr.  X.  106. 

,fT)  Dieae  Zeitachr,  IX.  27a. 
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Erfindungen  und  Erfahrungen  30.  1 1 1 veröffent- 
licht, ausserdem  Ist  in  der  gleichen  Zeit- 
schritt 30.518  eine  Vernickelungsflüssigkeit, 
welche  aus  Nickelsulfat,  Am  montartrat  und 
Gerbsäure  besteht,  angegeben.  Zur  Kontakt- 
galvanisierung mit  Aluminium  hat  Andre 
Darlay1“*)  eine  Anzahl  von  Badern  ausge- 
arbeitet. Zum  Verstahlen  von  Kupfergal- 
vanos verwendet  H.  V.  Bertrand  (D.  R.  1\ 
137325)  ein  Bad,  welches  durch  Kochen  von 
t kg  Bromkalium,  5 kg  Salmiak  und  25  kg 
Wasser  mit  5 kg  Eisenfeilspänen  hergestellt 
wird.  Ueber  die  Elektrogalvanisierung,  also 
das  Ueberziehen  von  Eisen  mit  Zink  auf 
elektrolytischem  Wege,  verbreitet  sich  in 
ausführlicher  Weise  eine  Abhandlung  von  C.  F. 
Burgers  und  C.  Hambuc hen.17*)  Beide 
Autoren  haben  auch  einefürdieGalvanotechnik 
besonders  interessante  Untersuchung  über 
die  physikalische  Natur  metallischer,  durch 
Elektrolyse  erzeugter  Niederschlage  veröffent- 
licht. m)  H.  van  Beck17*)  schildert  in  einer 
Abhandlung  über  die  Vorteile  der  Bewegung 
des  galvanischen  Bades  die  beim  Durchrühren 
der  Bäder  während  des  Betriebes  sich  er- 
gebenden Vorteile,  welche  besonders  darin 
bestehen,  dass  hohe  Stromdichten  verwendet 
werden  können,  also  der  Niederschlagsprozess 
wesentlich  beschleunigt  und  dadurch  ver- 
billigtwerden kann.  H.  G.  Zimmermann ,7*) 
hat  konstatiert,  dass  die  Stromdichte,  bei 
der  ein  galvanischer  Niederschlag  Staubform 
ist,  proportional  der  Rotationsgeschwindig- 
keit ist.  E.  Jordis  und  W.  Stramer 
berichten  über  Zersetzungen  in  cyankalischcn 
Silberbädern. 1M)  Ueber  die  Meisterkurse  für 
Galvanotechniker  im  Gewerbebeförderungs- 
dienst des  k k.  Handelsministeriums  in  Wien 
macht  H.  Paweck171)  interessante  Mittei- 
lungen. Er  betont,  wie  wichtig  es  für  den 
Galvanotechniker  ist,  sich  die  nötigen  theo- 
retischen und  praktischen  Kenntnisse  in 
Elektrotechnik,  Chemikalienkunde  und  Elek- 
trolyse zu  eigen  zu  machen,  und  schildert 
daraufhin  den  Lehrplan  in  diesen  Fachern 
in  kurzen  Zügen.  Weiter  beschreibt  er  die 
Räume  und  Einrichtungen  für  den  theoretischen 
und  praktischen  Unterricht  an  der  Hand  von 
Planen  und  photographischen  Aufnahmen. 


,<8)  Diese  Zeitschr.  IX.  272. 

**•)  Diese  Zeitachr.  X.  146. 

**•)  El.  World  and  Eng.  190a,  421.  Diese  Zeitschr. 

IX.  195. 

ifl)  Elektrochcm.  Industry  1,  204.  Eicktrotech,  In- 
dustrie 1 ‘>03,  45,355.  Diese  Zeitschr.  X.  80  und  144. 
,n)  Diese  Zeitschr.  X.  172. 

It3)  A wer.  El ectr.  15,229.  Diese  Zeitschrift  X.  105 
•1«)  Zeitschr.  f.  E.  IX.  572. 

*••)  Diese  Zeitschr.  IX.  230. 


Alkali-Industrie. 

Ueber  die  in  der  Technik  in  Anwendung 
stehenden  Verfahren  der  elektrolytischen 
Zerlegung  von  Chloralkalien  zur  Herstellung 
von  Alkalihydroxyden,  Hypochloriten  und 
Chloraten  kommen  mehr  und  mehr  Mit- 
teilungen in  die  Oeffentlichkeit.  So  ver- 
breitet sich  E.  Walker17*)  über  den 
Hargreaves-  und  Bird-Prozess  zur  elek- 
trolytischen Herstellung  von  Soda  und 
Bleichpulver,  wie  er  in  Middlewich  (Eng- 
land) ausgefuhrt  wird,  und  bringt  dazu  eine 
Anzahl  von  interessanten  Abbildungen. 
J.  W.  Richards177)  macht  Angaben  über 
den  Rhodin-Prozess,  welcher  von  der 
Canadian  Electrochemical  Co.  Ltd.  am 
St.  Mary  River  ausgeübt  wird.  Eine  ver- 
gleichende Zusammenstellung  der  bei  den 
einzelnen  elektrolytischen  Alkaliverfahren 
notwendigen  elektromotorischen  Kräfte,  der 
erzielten  Ausbeute,  des  Wirkungsgrades  und 
der  Kosten  giebt  J.  B.  C.  Kershaw17*). 
Weiterhin  nennt  er  eine  grosse  Anzahl  von 
Fabriken  in  welchen  auf  elektrolytischem 
Wege  Alkali  gewonnen  wird,  und  schildert 
die  dort  in  Anwendung  stehenden  Verfahren. 
Ein  Verfahren  der  Darstellung  von  Alkali- 
hydroxyden und  Chlor  auf  schmelzflüssigem 
Wege,  von  welchem  schon  im  vorigen 
Jahresbericht  Mitteilung  gemacht  wurde,  be- 
spricht der  Erfinder  C.  E.  Acker  in  Trans- 
actions of  the  Americ.  Electrochem.  Soc.  I, 
165  ,7*).  Ueber  die  verschiedenen  Apparate 
von  Haas  und  Oettcl  für  die  Darstellung 
von  Bleichtauge  berichtet  ein  Artikel  in 
dieser  Zeitschrift  X,  187. 

Von  neueren  Verfahren  sind  folgende 
zu  nennen: 

Bei  dem  Apparat  von  E.  Edser  und 
M.  Wildermann  (D.  R.  P.  130118,  E.  P. 
9803  vom  Jahre  I902)19*)  zur  elektrolytischen 
Zersetzung  von  Salzlösungen  unter  Benutzung 
einer  Quecksilberkathode  ist  das  Queck- 
silber in  einer  Reihe  von  übereinander- 
gestellten Trögen  enthalten,  welche  die 
Anode  ringförmig  umgeben  und  gleichzeitig 
den  Elektrolysenraum  trennen  vom  Amalgam- 
zersetzungsraum.  Nach  ihrem  Patent  (U.  S.  A.  P. 
70997 1 )'")  bewirken  sie  eine  schnellere  Zer- 
setzung des  Analgams  durch  Anwendung  von 
Kohlestiickchcn,  welche  teilweise  elektro- 
lytisch mit  Metall  überzogen  sind.  A.  Wright 

n*)  The  Eng.  anii  Min.  Journ.  74,  S16,  diese 
Zeitschr.  IX,  269 

***)  Elektrochem.  Industry  I,  85. 
lJ*)  Electrician  50,  219  und  305. 

,7*)  Diese  Zeitschr.  X,  18. 

IS0)  Diese  Zeitschr.  IX,  249. 

,#l)  Electrochem.  Industry  1902,  98. 
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(E.  P.  26868  v.  J.  1902)  verwendet  zur 
Herstellung  einer  von  allen  Seiten  vom 
Elektrolyt  umspulten  Quecksilberelektrode 
ein  Platiniridiumdrahtnctz,  welches  so  kleine 
Oeffnungen  hat,  dass  das  darüberfliessende 
Quecksilber  nicht  durchfallen  kann.  Es  sei 
hier  eingeschaltet,  dass  nach  S.  W.  Walker 
und  Ch.  S.  Paterson19*)  die  Anwesenheit 
von  Eisenverbindungen  beim  Amalgamvcr- 
fahren  sehr  grosse  Stromverluste  ergiebt, 
indem  sich  das  Alkalimetall  aus  demAmalgam 
sofort  wieder  löst.  Bei  dem  Glockenverfahren 
von  W.  Bein  (D.  R.  P.  142  245)  geschieht 
das  Abziehen  des  Elektrolyten  durch  eine 
grössere  Anzahl  symmetrisch  verteilter  Ab- 
flussöffnungen, wodurch  die  Verzerrung  der 
Grenzschicht  verhindert  wird.  Um  die  Ein- 
wirkung des  anodisch  entwickelten  Chlors 
auf  die  Kathodenlauge  zu  verhindern,  wo- 
durch immer  grosse  Stromverluste  eintreten, 
verwenden  H.  Cuenod  und  Ch.  Fournier 
(E.  P.  12691  vom  Jahre  1902)  mehrfache 
Diaphragmen  und  lassen  zwischen  denselben 
alkalische  Salzlösungen  zirkulieren.  Das 
sich  dort  in  geringem  Masse  bildende  Hypo- 
chlorit wird  durch  Zusatz  von  Kobaltioxyd 
sofort  wieder  zersetzt.  Für  die  Alkalichlorid- 
elektrolyse  schlägt  D.  H.  Browne1*5)  Bottiche 
aus  Cement  vor,  deren  Herstellung  er  be- 
schreibt. Erwähnt  sei  noch  ein  Verfahren 
von  A.  Brochet  und  G.  Ranson  (D.  R.  P. 
1 29  324) 1 »*)  zur  Gewinnung  von  Erdalkali- 
hydroxyden, vornehmlich  Bariumhydroxyd, 
welches  darin  besteht,  dass  eine  wässerige 
Lösung  des  Sulfids  in  mit  Diaphragmen 
ausgestatteten  Zellen  elektrolysiert  wird. 

Bei  der  Herstellung  von  Hypochloriten 
setzt  die  E.  A.  G.  vormals  Schuckert  & Co. 
(D.  R.  P.  141372)  Harz  zu,  welches  infolge 
Bildung  eines  Ucberzuges  von  harzsauren 
Salzen  die  Reduktion  des  Hypochlorits  an 
der  Kathode  möglichst  verhindern  soll.  Zu 
einigen  thatsächlichen  Angaben  in  diesem 
Patent  machen  F.  Foerster  und  E.Müller195) 
einige  Bemerkungen.  Bei  dem  Apparat  von 

in)  Traniact.  Amcr.  Electrochcm.  Soc.  3,  1 8S- 

,M)  Electrochem.  Indus try  i,  273. 

l»*)  Diese  Zeitscbr.  IX,  199. 

1»)  Zeitscbr.  f.  E.  IX,  583. 


Schuckert  & Co.  (D.  R.  P.  141  724)  *ur 
Herstellung  von  Hypochlorit  sind  zwischen 
den  elektrolytischen  Zellen  noch  Abteilungen 
vorhanden,  welche  mit  Heiz-  bezw.  Kühl- 
vorrichtungen ausgestattet  sind. 

H.  Ruthenburg  (U.  S.  A.  P.  739448) 
macht  bei  der  Herstellung  von  Bleichlauge 
aus  Natriumchlorid  einen  Zusatz  von  Calcium- 
hydroxyd, wodurch  die  Bleichwirkung  des 
entstehenden  Hypochlorits  erhöht  und  der 
Widerstand  der  Lösung  vermindert  werden 
soll.  Nach  Angaben  von  E.  Walker19*) 
verwendet  G.  J.  Atkins  zur  Bereitung  von 
Bleichlauge  einen  3 m langen  Halbcylinder 
mit  Kohleausfütterung  als  Anode,  in  welchem 
sich  ein  kathodischer,  verbleiter  Holzcylinder 
dreht.  Um  bei  ihren  Apparaten  für  die 
Gewinnung  von  Bleichlauge  das  Auftreten 
von  Nebenschlüssen  durch  die  Laugen- 
zirkulation zu  verhindern,  haben  M.  Haas 
und  F.  Oettel  (D.  R.  P.  130  345)197)  die 
Laugendurchflüsse  von  grosser  Lange  und 
kleinem  Querschnitt  gewählt.  R.  Threlfall 
und  G.  E.  Wilson  (D.  R.  P.  143  347)  be- 
nutzen in  ihrem  Apparat  für  Kaliumchlorat 
eine  aus  2 Teilen  bestehende  Kathode,  einer 
Hauptkathode  und  einer  kleinen  Hilfskathode, 
welch  letztere  vom  Elektrolyten  durch  ein 
Diaphragma  getrennt  ist.  Dadurch  bildet 
sich  im  Hauptgcfäss  eine  grössere  Menge 
unterchloriger  Säure,  welche  die  Bildung 
von  Chlorat  begünstigt.  Die  National  Elec- 
trolytic  Co.  (D.  R.  P.  144  109)  lässt  die  An- 
reicherung des  Chlorats  bei  der  Elektrolyse 
nur  bis  zu  3 ’/0  gehen  und  erhält  dadurch 
einen  kontinuierlichen  Prozess,  bei  welchem 
der  Elektrolyt  fortwährend  durch  die  Apparate 
fliesst  und  in  Kiihlgefässen  das  gebildete 
Kaliumchlorat  auskrystallisiert.  Zur  Her- 
stellung von  Natriumchlorat  verwendet 
I’.  Ledcrlin  (D.  R.  P.  136678)  eine  sehr 
konzentrierte  Natriumchloridlösung  unter  Zu- 
satz von  Bichromat,  welche  während  der 
Elektrolyse  durch  Zusatz  von  Salzsäure 
dauernd  etwas  sauer  gehalten  wird,  um  vor 
allem  die  Elektroden  zu  schützen. 

1M)  Eng.  and  Min.  Jnurn.  74,  680. 

,Bf)  Diese  Zeitscbr.  IX,  250. 

(Schluss  folgt.) 


DIE  ENTWICKLUNG 

UND  DER  GEGENWÄRTIGE  STAND  DER  ELEKTROCHEMIE. 

Von  Dr.  Albert  Neuburger.  (Fortwtnnig.) 

Der  Grad  von  elektrischer  Polarität  der  konstante  Quantität  zu  sein,  sondern  hängt 
Körper,  wenn  diese  wirklich  nicht  bloss  in  sehr  von  der  Temperatur  ab,  durch  welche 
unserer  Vorstellung  existiert,  scheint  keine  er  sich  vermehrt,  und  durch  deren  Modifika- 
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tionen  er  Veränderungen  erleidet.  Man  muss 
wohl  unterscheiden  zwischen  der  spezifischen 
Polarität  der  Körper  und  ihrer  Polarisations- 
Kapazität,  denn  viele  von  ihnen,  die  bei  ge- 
wöhnlicher Temperatur  der  Luft  nur  eine 
sehr  schwache  Polarität  zu  haben  scheinen, 
erlangen  bei  der  Rotgluhhitze  eine  sehr 
starke,  wie  z.  B.  die  Kohle.  Andere  dagegen 
haben  eine  sehr  schwache  Polarisation,  welche 
ihren  höchsten  Grad  bei  niedrigeren  Tempe- 
raturen erreicht,  und  einige  verlieren  sie 
selbst  gänzlich  bei  höheren  Wärmegraden, 
wie  z.  B.  das  Gold.  Hierdurch  begreifen  wir 
es,  wie  es  kommt,  dass  der  Phosphor  sich 
bei  niedrigen  Temperaturen  oxydiert,  wahrend 
dabei  die  Kohle  und  der  Schwefel  keine  Ver- 
änderung erleiden.  Auch  sehen  wir  dadurch 
ein,  warum  Kor|>er,  welche  bei  erhöhten 
Temperaturen  Verbindungen  bilden,  die  mit 
der  grössten  Kraft  Zusammenhalten,  bei  ge- 
ringeren Hitzgraden  gar  keine  Wirkung  auf 
einander  aussem,  weil  nämlich  die  zu  ihrer 
Verbindung  notige  Intensität  von  Polarisation 
nur  bei  höheren  Temperaturen  erregt  wird. 
Wir  können  dadurch  deutlich  die  Ursache 
einsehen,  durch  welche  die  Verwandtschaften 
der  meisten  Körper  nur  erst  bei  hohen 
Temperaturen  wirksam  zu  werden  anfangen. 
Ist  die  elektrochemische  Neutralisation  einmal 
vor  sich  gegangen,  so  kann  sie  nur  durch 
elektrische  Kräfte  wieder  aufgehoben  werden, 
welche  den  Teilen  ihre  erste  Polarität  wieder- 
geben, auf  dieselbe  Weise,  wie  die  Entladung 
der  elektrischen  Säule.  Woher  es  komme, 
dass  die  Temperatur  die  elektrische  Polarität 
erhöht,  wissen  wir  nicht;  aber  es  ist  diese 
Erscheinung  so  oft  beobachtet  worden,  als 
wir  mit  unseren  Instrumenten  eine  polare 
Elektrizität  haben  entdecken  und  messen 
können,  und  dieser  positive  Beweis  ist  der 
Leitfaden  für  unsere  Vermutungen  hinsichtlich 
der  Polarität  der  Atome. 

»Corpora  non  agunt  nisi  soluta,«  ist  ein 
alter  chemischer  Spruch,  welchen  man  so 
erklärte,  dass  die  flüssigen  Körper  mit  einer 
grosseren  Oberfläche  auf  einander  wirken. 
Dies  ist  richtig;  aber  die  Oberfläche  kann 
auch  durch  Pulvern  vergrossert  werden,  ohne 
dass  dadurch  eine  verhältnismässige  Wirkung 
entsteht.  Damit  eine  Verbindung  zwischen 
polarisierten  Partikeln  vor  sich  gehe,  müssen 
wenigstens  die  des  einen  Körpers  beweglich 
sein  und  mit  einer  gewissen  Leichtigkeit  den 
anderen  ihre  entgegengesetzten  Pole  zuwenden 
können.  Diese  Beweglichkeit  findet  nun 
hauptsächlich  in  den  Flüssigkeiten  statt. 
Zwischen  zwei  festen  Körpern  geht  auch 
keine  Verbindung  vor  sich,  oder  wenigstens 
nur  höchst  selten;  sie  wird  viel  leichter  bc 


wirkt,  wenn  sich  der  eine  derselben  im 
flüssigen  Zustande  befindet,  und  noch  viel 
leichter,  wenn  sie  beide  flüssig  sind. 

Da  jedes  polarisierte  Atom  einen  der 
Intensität  seiner  Polarisation  proportionalen 
Wirkungskreis  haben  muss,  so  folgt  daraus, 
dass  nur  innerhalb  dieser  Sphäre  die  Ver- 
einigung stattfinden  kann,  und  dass,  wenn 
die  polarisierten  Partikeln  durch  zu  grosse 
Abstande  von  einander  getrennt  sind,  sich 
ihre  gegenseitige  Wirkung  verhältnismässig 
vermindert.  Daher  verbinden  sich  die  flüssigen 
Körper  leicht  und  fast  bei  allen  Temperaturen 
Die  gasförmigen  dagegen  bedürfen  meistens 
der  Beihilfe  der  Warme,  und  wenn  sie  ver- 
dünnt und  folglich  ihre  Teilchen  weiter  von 
einander  entfernt  sind,  so  verlieren  sic  auch 
ihre  gegenseitige  elektrochemische  Wirkung. 
So  bedarf  z.  B.  ein  sehr  verdünntes  Gemenge 
von  Sauerstotfgas  und  Wasserstoffgas  zur 
Entzündung  und  zum  Fortbrennen  eine  viel 
höhere  Temperatur,  als  wenn  es  dem 
atmosphärischen  Drucke  ausgesetzt  ist,  weil 
der  Abstand  zwischen  den  Sauerstoff-  und 
Wasserstoff  - Atomen  ihren  gewöhnlichen 
Wirkungskreis  ubersteigt. 

Die  elektrochemischen  Eigenschaften  der 
oxydierten  Körper  hangen  fast  immer  aus- 
schliesslich von  der  Uuipolaritat  ihres  elektro- 
positiven  Elementes,  d.  h.  von  ihrem  Radikal 
ab;  das  Oxyd  ist  gewöhnlich  elektroncgativ 
in  Beziehung  auf  andere  Oxyde,  wenn  sein 
Radikal  in  Beziehung  auf  ihre  Radikale 
negativ  ist,  und  ebenso  umgekehrt.  Schwefel- 
säure z.  B.  ist  gegen  alle  metallische  Oxyde 
elektroncgativ,  weil  der  Schwefel  gegen  alle 
Metalle  negativ  ist.  Die  Oxyde  von  Kalium 
und  Zink  dagegen  sind  gegen  alle  oxydierte 
Körper  clcktropositiv,  gegen  deren  Radikale 
Kalium  und  Zink  positiv  sind.  Diese  That- 
sache,  deren  Ursache  wir  nicht  erklären 
können,  berichtigt  eine  unrichtige  Idee  über 
das  sauermachende  Prinzip,  für  welches  man 
nach  der  antiphlogistischen  Theorie  den 
Sauerstoff  hielt.  Wir  finden  jetzt,  dass  es 
in  dem  Radikale  der  Sauren  liegt,  und  dass 
der  Sauerstoff  darin  eine  so  indifferente  Rolle 
spielt,  dass  er  ebenso  gut  in  die  Zusammen- 
setzung der  stärksten  Salzbasen  oder  der 
elektropositiven  Oxyde,  als  wie  in  die  der 
stärksten  Sauren  oder  der  elektronegativen 
Oxyde  eingeht.  Bisweilen  ist  es  indessen 
der  Kall,  dass  ein  positives  Oxyd  durch  eine 
höhere  Oxydation  weniger  clcktropositive 
Eigenschaften  erlangt,  die  es  den  clcktro- 
negativen  naher  bringen,  wie  z.  B.  das  Zinn- 
oxyd, die  Mangansaure;  aber  bei  den  stärksten 
Basen,  wie  bei  dem  Kali  und  Natron,  kann 
wohl  ein  hmzukommender  Anteil  Sauerstoff 
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die  positive  Reaktion  zerstören,  ohne  aber 
doch  eine  negative  hervorzubringen;  und  so 
entstellen  die  Superoxyde  starker  Salzbasen. 

Wenn  die  nun  angeführten  Vermutungen 
eine  richtige  Idee  von  der  Beziehung  der 
Körper  mit  der  Elektrizität  darstellen,  so 
folgt  daraus,  dass  das,  was  wir  chemische 
Verwandtschaft  nennen,  mit  allen  ihren  Ab- 
änderungen nichts  anderes  ist,  als  die  Wirkung 
der  elektrischen  Polarität  der  Partikeln,  und 
dass  die  Elektrizität  die  erste  Ursache  aller 
chemischen  Thätigkeit  ist,  dass  sie  die  Quelle 
des  Lichtes  und  der  Wärme  ist,  die  vielleicht 
nur  Modifikationen  davon  sind,  durch  welche 
der  Raum  mit  strahlendem  Licht  und  mit 
Wärmestoff  erfüllt  wird,  und  dass  sie  sich 
durch  verschiedene  noch  unbekannte  Ursachen 
bald  als  Wärme,  bald  als  verteilte  Elektrizität 
offenbart,  dass  sie  aber  im  letzteren  Falle 
mit  Hervorbringung  von  Licht  und  Wärme 
verschwindet. 

Die  Elektrizität,  deren  Natur  uns  noch 
unbekannt  ist,  und  die  mit  keinem  anderen 
innerhalb  unserer  Erfahrung  liegenden  Körper 
Analogie  hat  (wenn  man  das  magnetische 
Fluidum  ausnimmt,  das  zur  Elektrizität  in  dem- 
selben Verhältnisse  wie  Licht  und  Warme  zu 
stehen  scheint,  indem  die  Elektrizität  zu 
gleicher  Zeit  mit  diesen  magnetische  Polarität 
hervorbringt),  scheint  also  die  erste  Thätig- 
keits-Ursache  in  der  ganzen  uns  umgebenden 
Natur  zu  sein.  Ich  übergehe  mit  Stillschweigen 
alle  Hypothesen,  zu  welchen  sie  Veranlassung 
gegeben  hat;  sie  könnten  nur  Vergleichungen 
mit  anderen  besser  gekannten  Körpern  zum 
Grunde  haben,  mit  denen  sie  übrigens  keine 
Aehnlichkeit  hat.  Man  nahm  an, die  Elektrizität 
sei  eine  vibrierende  Bewegung  in  den  Körpern, 
analog  derjenigen,  welche  den  Schall  hervor- 
bringt; man  sagte,  sie  sei  die  den  Körpern 
einwohnende  primitive  Kraft  etc.,  aber  keine 
von  diesen  Hypothesen  hat  über  ihre  Natur 
ein  helleres  Licht  verbreitet,  und  alle  haben 
mangelhafte  Seiten  gehabt.  Man  konnte  ein- 
sehen,  dass  dies  nicht  die  wahre  Art  sei,  sich 
von  diesem  so  merkwürdigen  Agens  eine 
Vorstellung  zu  machen 

Jede  chemische  Wirkung  ist  also  ihrem 
Grunde  nach  ein  elektrisches  Phänomen,  das 
auf  der  elektrischen  Polarität  der  Partikeln 
beruht.  Alles,  was  Wirkung  der  sogenannten 
Wahlverwandtschaft  zu  sein  scheint,  wird  nur 
durch  eine  in  gewissen  Körpern  stärker  als 
in  anderen  vorhandene  elektrische  Polarität 
bewirkt.  Wird  z.  B.  die  Verbindung  AB 
durch  den  Körper  C zersetzt,  der  zu  A eine 
grössere  Verwandtschaft  hat  als  B,  so  muss 
C eine  grössere  Intensität  von  elektrischer 
Polarität  ah*  B haben;  hierdurch  entsteht 


vollkommenere  Neutralisation  zwischen  A und 
C als  zwischen  A und  B,  welche  von  einer 
so  grossen  Temperatur-Erhöhung  begleitet 
sein  kann,  dass  Feuer  erscheint.  B erscheint 
dann  wieder  mit  seiner  ursprünglichen 
Polarität,  die  es  durch  die  Vereinigung  von 
A mit  C erlangt.  Wenn  im  Gegenteil  von 
diesen  drei  Körpern  A die  schwächste 
Polarisation  hat,  so  wird  B durch  C eben- 
falls ausgetrieben  werden,  aber  ohne  be- 
merkbare Temperatur  - Erhöhung,  und  nur 
allein  durch  das  grössere  Neutralisierungs- 
Bestreben  von  C,  welches  stärker  polarisiert 
ist.  Wenn  sich  zwei  Körper,  AB  und  CD, 
gegenseitig  so  zersetzen,  dass  sich  daraus 
zwei  andere  Körper,  AD  und  CB,  bilden, 
so  wird  die  elektrische  Polarisation  auf  gleiche 
Weise  in  den  letzteren  Verbindungen  besser 
neutralisiert  sein,  als  in  den  ersteren.  Ich  werde 
weiter  unten  von  den  mitwirkenden  Neben- 
ursachen sprechen,  wodurch  die  Wirkung 
nicht  allein  von  dem  Grade  der  Polarisation 
der  Körper  abhängt. 

Ein  Körper,  der  sich  bald  als  elektro- 
positiver.bald  als  elektronegativer  mit  anderen 
zu  verbinden  vermag,  kann  aus  der  ersteren 
Verbindung  nur  durch  positivere  Körper,  und 
aus  der  zweiten  nur  durch  negativere  aus- 
getrieben werden;  so  kann  der  Schwefel  aus 
der  Schwefelsäure,  worin  er  elektropositiv 
ist, durch  noch  positivere  ausgetrieben  werden; 
aber  aus  dem  Schwefelblei,  worin  er  elektro- 
negativ  ist,  kann  er  nur  durch  Körper,  die 
in  Beziehung  auf  das  Blei  negativ  und  noch 
negativer  als  der  Schwefel  sind,  ausgetrieben 
werden. 

Bekanntlich  haben  einige  unorganische, 
zusammengesetzte  Körper  die  Eigenschaft, 
bei  einer  hohen  Temperatur  sich  mit  einer 
starken  Detonation  zu  zersetzen,  wie  z.  B. 
das  Knallsilber  und  Knallgold.  Diese  Ver- 
bindungen sind  immer  durch  eine  schwache, 
bei  wenig  erhöhten  Temperaturen  wirksame 
elektrische  Polarität  gebildet  und  sind  aus  Ele- 
menten zusammengesetzt,  wovon  wenigstens 
zwei  eine  grosse  Kapazität  für  elektrische 
Polarität  haben.  Werden  sie  erhitzt,  so 
nehmen  sie  diese  grössere  Polarität  an,  die 
elektrischen  Pole  der  Partikeln  nehmen 
gegenseitig  eine  andere  Stellung  an,  es  gebt 
eine  stärkere  Neutralisation  vor  sich,  es  ent- 
steht Feuer,  und  die  Körper  zersetzen  sich 
in  einem  Augenblick  mit  Detonation. 

Der  Zustand  von  elektrochemischer  In- 
differenz, in  welchen  mehrere  zusammen- 
gesetzte Körper  durch  die  früher  erwähnte 
Feuer-Erscheinung  versetzt  werden,  die  sich 
in  ihnen,  bis  zu  einem  gewissen  Grade  er- 
hitzt zeigt,  scheint  eine  neue  vor  sich  gehende 
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elektrochemische  Neutralisation  anzuzeige», 
und  das  Auf  horen  des  Vereinigungs-Bestrebens 
giebt  eine  Zerstörung  der  elektrochemischen 
Polarisation  zu  erkennen,  die  gewöhnlich  in 
dem  zusammengesetzten  Atom  zuruckbleibt. 
Ks  ist  daher  einleuchtend,  dass  dieses 
Phänomen  in  einer  mehr  oder  weniger  starken 
Neutralisation  der  elektrischen  Verteilung  be- 
steht, welche  das  Atom  polarisch  machte. 
Wenn  A und  B t . B.  zwei  Atome  vorstellen, 
welche  sich  mit  den  entgegengesetzten  Polen 
berühren,  so  bestand  ihre  chemische  Ver 
bindung  in  der  Neutralisation  derKlektrmtäten 
dieser  Pole;  aber  das  zusammengesetzte  Atom 
ist  auch  noch  polarisch  durch  die  Elektrizitäten 
in  den  beiden  anderen  Polen.  Wenn  nun 
auch  diese  Polarisation  plötzlich  zerstört  wird, 
so  tnus-,  dadurch  dieselbe  Feuer-Erscheinung 
wie  durch  jede  andere  elektrischeNeutralisation 
entstehen.  Diese  Zerstörung  der  spezifischen 
Polarisation  eines  zusammengesetzten  Körpers 
findet  nur  in  den  schwach  polarisierten  Körpern 
statt  und  nicht  in  den  sehr  elektronegativen 
oder  sehr  elektropositiven. 

Die  nun  erwähnten  elektrischen  Er- 
scheinungen gelten  hauptsächlich  für  die  un 
organische  Natur;  in  der  organi-chen  Natur 
finden  wir  andere  Verhältnisse. 

Wenn  die  elektrochemischen  Ansichten 
richtig  sind,  so  folgt  daraus,  dass  jede 
chemische  Verbindung  einzig  und  altem  von 
zwei  entgegengesetzten  Kräften  der  positiven 
und  der  negativen  Elektrizit.it  abhängt,  und 
dass  also  jede  Verbindung  aus  zwei  durch 
die  Wirkung  ihrer  elektrochemischen  Reaktion 
vereinigten  Teilen  zusammengesetzt  sein 
muss,  da  es  keine  dritte  Kraft  gicbt.  Hieraus 
folgt,  dass  jeder  zusammengesetzte  Körper, 
welche  auch  die  Anzahl  seiner  Bestandteile 
sein  mag,  in  zwei  Teile  geteilt  werden  kann, 
wovonder  eine  positiv  und  der  andere  negativ 
elektrisch  ist.  So  z.  B.  ist  das  Schwefelsäure 
Natron  nicht  aus  Schwefel,  Sauerstoff  und 
Natrium  zusammengesetzt,  sondern  aus 
Schwefelsäure  und  aus  Natron,  die  wiederum 
jedes  für  sich  tn  einen  elektropositiven  und 
einen  elektronegativen  Bestandteil  geteilt 
werden  können.  Ebenso  kann  auch  der 
.Alaun  nicht  als  unmittelbar  aus  seinen  ein- 
fachen Bestandteilen  zusammengesetzt  bc 
trachtet  werden,  sondern  er  ist  zu  betrachten 
als  das  Produkt  der  Reaktion  der  Schwefel 
sauren  Thonerde  als  negatives  Element,  auf 
das  schwefelsaure  Kali  als  positives  Element, 
und  so  rechtfertigt  auch  die  elektrochemische 
Ansicht  das.  was  ich  über  die  zusammen- 
gesetzten Atomedcr  ersten,  zweiten, dritten  etc 
Ordnung  gesagt  habe 


Es  giebt  noch  eine  Verbindung,  die  ihrer 
Natur  nach  von  den  bisher  erwähnten  ganz 
v erschieden  ist,  die  nämlich,  wenn  ein  fester 
Körper,  in  Berührung  mit  einer  Flüssigkeit, 
schmilzt,  eine  Portion  Warmestoff  bindet  und 
sich  mit  dem  flüssigen  Körper  vermischt, 
oder  was  wir  auflösen  nennen.  Diese  Er- 
scheinung ist  nicht  mit  einer  elektrischen 
und  chemischen  Neutralisation  verknüpft;  der 
Körper  behält  seine  elektrochemische  Re- 
aktion ohne  Verminderung  und  übt  sie  wegen 
der  Beweglichkeit  seiner  Partikeln  viel  leb 
haftcr  aus,  als  wenn  er  sich  im  festen  Zu- 
stande befindet.  Auch  wird  kein  Warme- 
stoff entbunden.  sondern  im  Gegenteil 
absorbiert,  und  die  Erfahrung  lasst  uns 
glauben,  dass  sich  diese  Absorption  im 
Verhältnisse  mit  dem  Abstande,  welcher  die 
Partikeln  des  fest  gewesenen  Körpers  von 
einander  trennt,  vermehrt.  Wenn  man  daher 
Wasser  auf  ein  Salz  giesst,  welches  steh  nicht 
chemisch  mit  Wasser  verbinden  kann,  oder 
welches  schon  diejenige  Menge,  womit  es 
sich  verbinden  kann,  enthalt,  so  sinkt  die 
Temperatur  während  der  Auflösung  des 
Salzes  und  der  Verbreitung  seiner  Atome 
im  Wasser;  kann  aber  das  Salz  chemisch 
gebundenes  Wasser  aufnehmen,  so  wird  zu- 
erst durch  die  Verbindung  des  Salzes  mit 
Wasser  Warme  frei,  und  dann  sinkt  die 
Temperatur,  wenn  das  Salz  chemisch  ge 
bundenes  Wasser  enthalt  und  sich  aufzulosen 
anfangt.  I.  ebrigens  kann  ein  Körper  chemisch 
gebundenes  Wasser  aufnehmen,  ohne  des- 
wegen im  Wasser  auflöslich  zu  sein,  und 
umgekehrt:  er  kann  aufloshch  sein,  ohne  die 
Fähigkeit  zu  haben,  sich  chemisch  mit  Wasser 
zu  verbinden.  .Alle  diese  I mstande  zeigen 
also,  dass  die  innere  Wirkung  einer  Auf 
losung  durchaus  von  der  einer  chemischen 
Verbindung  verschieden  sei.  und  dass  sie 
nicht  als  verschiedene  Grade  derselben  Er 
scheiuung  betrachtet  »erden  können.  Was 
anzeigt,  da.s  die  Auflösung  von  einer 
sjiezifisclien  Verwandtschaft  zwischen  dem 
auflösenden  und  dem  aufloslichen  Körper 
abhängt,  ist,  dass  erstens  nicht  alle  Körper 
in  den  Flüssigkeiten  gleich  auflöslieh  sind, 
und  dass  es  viele  absolut  unauflösliche  giebt, 
und  zweitens,  das*  die  Kohäsion  cm  Hindernis 
ist.  das  bei  dem  aufzuloscnden  Körper  über- 
wunden werden  muss.  Es  ist  nicht  wähl 
scheinhch,  das*  sich  hierbei  die  Natur  anderer 
als  der  gewöhnlichen  Grundkraftc  bediene, 
obgleich  cs  auf  der  anderen  Seite  unmöglich 
ist.  sich  eme  Vorstellung  von  ticr  Modifikation 
dieser  Ki  ifte  zu  machen,  die  eine  von  der 
gewöhnlichen  chemischen  Verbindung  so  ver- 
schiedene Erscheinung  hervorbringt 
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Als  einen  Beweis  der  gegenseitigen 
Durchdringung  der  Körper  bei  der  Verbindung 
hat  man  die  selbst  unter  dem  besten  Mikroskop 
vollkommen  homogen  erscheinende  Zu- 
sammensetzung einer  Auflösung  und  den 
Umstand  angesehen,  dass  z.  B.  ein  Gran 
Kochsalz,  in  einem  Quart  Wasser  aufgelöst, 
jedem  Tropfen  dieser  Auflösung  die  Eigen- 
schaft erteilt,  durch  das  salpetersaure  Silber- 
oxyd getrübt  zu  werden.  Man  darf  aber 
nicht  erwarten,  dass  es  in  einem  flüssigen 
Gemische  leichter  sei,  die  Atome  des  auf- 
gelösten Körpers  von  denen  des  auflösenden 
zu  unterscheiden,  als  mit  dem  Mikroskope 
die  Atome  des  letzteren  zu  unterscheiden; 
dies  können  wir  nicht,  obgleich  die  Aus- 
dehnbarkeit durch  die  Warme,  die  Durch- 
dringbarkeit der  Flüssigkeiten  durch  Gase 
und  andere  Erscheinungen  uns  sagen,  dass 
die  Atome  kleine  Zwischenräume  zwischen 
sich  lassen  müssen. 

Man  hat  in  neueren  Zeiten  beobachtet, 
dass  die  porösen  Körper  Luft  absorbieren, 
die  sie  mehr  oder  weniger  in  ihre  Zwischen- 
räume mit  Wärme-Entwicklung  komprimieren, 
sodass  in  ihren  I’oren  die  Luft  kondensierter 
ist,  als  bei  dem  gewöhnlichen  Drucke  in  der 
Luft.  Hierbei  wirken  die  porösen  Körper 
ebenfalls  mit  einer  spezifischen  Verwandt- 
schaft, und  die  Gase  der  verschiedenen 
Körper  werden  nicht  in  proportionalen 
Quantitäten  davon  absorbiert.  Ferner  hat 
man  gefunden,  dass  Wasser  und  Flüssig- 
keiten sich  zu  den  Gasen,  womit  sie  sich 
nicht  chemisch  verbinden,  auf  dieselbe  Art 
wie  die  porösen  Körper  verhalten,  woraus 
man  schliessen  kann,  dass  die  Absorption 
der  Gase  durch  die  Flüssigkeiten  und  die 
durch  poröse  feste  Körper  gleichartige  Vor- 
gänge sind.  Zudem  hat  man  gefunden,  dass, 
sowie  ein  Gas  aus  Wasser  durch  ein  anderes 
Gas,  welches  dazukommt,  teilweise  aus- 
getrieben werden  kann,  auch  ein  Gas  durch 
einen  festen  sich  im  Wasser  auflosenden 
Körper  ausgetrieben  wird.  Eine  Flüssigkeit, 
welche  einen  festen  Körper  aufgelöst  enthalt, 
absorbiert  um  so  weniger  Gas,  je  grösser  die 
Menge  des  aufgelösten  festen  Körpers  ist, 
welcher  einen  Teil  der  Zwischenräume  ein- 
zunehmen scheint,  die  das  Gas  eingenommen 
haben  würde.  Es  fehlt  uns  also  nicht  an 
Gründen,  um  anzunehmen,  dass  die  Auf- 
lösung der  festen  Körper  in  einer  Flüssigkeit, 
die  Absorption  der  Gase  durch  Flüssigkeiten 
und  ihre  Absorption  durch  feste  poröse 
Körper  im  allgemeinen  zu  derselben  Klasse 
von  Erscheinungen  gehören. 

Auf  jeden  Fall  müssen  wir  uns  nach  der 
Corpusculartheorie  vorstellen,  dass  die  Auf- 


lösung eines  festen  Körpers  in  einer  Flüssig- 
keit darin  bestehe,  dass,  nachdem  die 
Kohäsion  des  festen  Körpers  durch  eine  un- 
bekannte Modifikation  der  Affinität  zerstört 
worden  ist,  die  Atome  dieses  Körpers  sich 
verteilen  und  sich  zwischen  die  der  Flüssig- 
keit legen,  und  nicht  allein  ihre  Zwischen- 
räume ausfüllen,  sondern  sie  auch  erweitern, 
wodurch  der  Umfang  der  Flüssigkeit  ver- 
grössert  wird.  Man  muss  sich  vorstellen, 
dass  in  einer  gleichförmig  gemischten  Flüssig- 
keit ein  jedes  Atom  vom  aufgelösten  Körper 
von  einer  gleichen  Anzahl  von  Atomen  des 
Auflösungsmittels  umgeben  sei;  und  wenn 
mehrere  Substanzen  zusammen  aufgelöst 
sind,  so  müssen  sie  die  Zwischenräume 
zwischen  den  Atomen  des  Auflösungsmittels 
unter  sich  teilen,  sodass  bei  einer  gleich- 
förmigen Mischung  der  Flüssigkeit  eine  solche 
Symmetrie  in  der  Lage  der  Atome  entsteht, 
dass  alle  Atome  der  einzelnen  Körper  sich 
in  Beziehung  zu  den  Atomen  der  anderen 
Körper  in  einer  gleichförmigen  Lage  be- 
finden. Man  kann  daher  sagen,  dass  die 
Auflösung  durch  dieSymmetrie  in  der  Stellung 
der  Atome,  sowie  die  Verbindung  durch  die 
bestimmten  Proportionen  charakterisiert  ist. 
Hierdurch  entsteht  auch  eine  Ausdehnung 
der  Wirkungen  der  chemischen  Affinität  über 
die  Grenzen  weg,  welche  man  bei  Unter- 
suchung der  festen  oder  gasförmigen  Körper 
findet.  Um  dies  zu  erläutern,  wollen  wir 
annehmen,  es  seien  1000  Atome  eines  Körpers, 
z.  B.  Kupferchlorid,  in  einer  Flüssigkeit  auf- 
gelöst und  man  giesse  dann  unter  guter  Ver- 
mischung looo  Atome  Schwefelsäure  hinzu, 
so  wird  sich  neben  jedes  Atom  des  ersteren 
Körpers  ein  Atom  des  letzteren  stellen.  Da 
aber  die  Schwefelsäure  zum  Kupferoxyd  eine 
grössere  Verwandtschaft  hat,  als  das  Chlor 
zum  Kupfer,  so  wird  das  Chlor  der  Schwefel- 
säure weichen,  und  es  werden  folglich  dadurch 
1000  Atome  schwefelsaures  Kupferoxyd  und 
looo  Atome  Chlorwasserstoflsäure  entstehen; 
diese  letztere  bleibt  indessen  bei  dem  neu- 
gebildeten  Atome.  Ihre  Affinität,  das  heisst 
ihre  elektrochemische  Polarität,  wenn  auch 
durch  eine  stärkere  Polarität  überwunden, 
ist  doch  nicht  vernichtet;  sie  fährt  daher 
fort,  wirksam  zu  sein,  und  vermindert  die 
Wirkung  der  mächtigeren  Schwefelsäure,  die 
nur  durch  ihren  Ueberschuss  wirken  kann, 
oder  mit  anderen  Worten,  sie  stösst  durch 
ihre  elektronegative  Polarität  einen  Teil  der 
ebenfalls  polarisierten  Schwefelsäure  ab,  bis 
sich  zwischen  den  beiden  Verwandtschaften 
ein  Gleichgewicht  herstellt.  Dann  bleibt  ein 
Teil  des  Chlors,  mit  einer  gewissen  Anzahl  von 
Kupfer-Atomen  verbunden,  in  der  Auflösung, 
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während  sich  die  Schwefelsäure  mit  den 
anderen  oxydierten  verbindet.  Die  Quantität 
der  durch  die  Schwefelsäure  bewirkten  Zer- 
setzung steht  in  einem  zusammengesetzten 
Verhältnisse  des  Unterschiedes  zwischen  den 
Verwandtschaftsgraden  der  beiden  entgegen- 
wirkenden  Säuren  (d.  h.  ihrer  verschiedenen 
Intensität  von  elektrochemischer  Polarisation) 
und  der  Anzahl  ihrer  gegenwärtigen  Atome; 
denn  wenn  man  in  dem  angeführten  Beispiel 
Atome  von  Chlorwasserstoffsäure  zusetzt,  so 
werden  sie  eine  gewisse  Anzahl  von  Kupfer- 
oxyd-Atomen zersetzen  und  eine  entsprechende 
Anzahl  von  Schwefelsäure-Atomen  austreiben, 
die  kleiner  sein  wird,  als  die  Anzahl  von 
Atomen  der  hinzugefügten  Chlorwasserstoff- 
säure. Ks  werden  sich  also  freie  Atome  der 
beiden  Säuren  um  die  verbunden  bleibenden 
lagern  und  werden  durch  ihre  entgegen- 
gesetzten und  sich  das  Gleichgewicht  halten- 
den Kräfte  ihre  gegenseitige  Verbindung  mit 
dem  Kupferoxyd  verhindern.  Es  ist  ein- 
leuchtend, dass  bei  Herstellung  des  Gleich- 
gewichtes die  schwächere  Affinität  der  Chlor- 
wasserstoffsäure, die  sich  aber  durch  eine 
grössere  Anzahl  ihrer  zwischen  die  Masse 
gelegten  Atome  äussert,  der  stärkeren  Affinität 
der  Schwefelsäure  gleich  ist,  die  durch  eine 
geringere  Anzahl  von  Atomen  ausgeübt  ist. 

Stellen  wir  uns  nun  vor,  die  eine  dieser 
entgegenwirkenden  Säuren  sei  unauflöslich 
und  gehe  folglich  in  dem  Masse,  als  sie  frei 
werde,  je  nach  ihrer  Natur  in  den  festen 
oder  gasförmigen  Zustand  über,  so  werden 
ihre  freien  Atome,  statt  durch  ihre  Gegenwart 
wirksam  zu  sein  und  sich  um  die  Verbindung 
zu  lagern,  sich  davon  entfernen  und  zuletzt 
durch  die  anderen  ganz  ausgetrieben  sein, 
deren  freie  Atome  die  Verbindung  umgeben, 
wenn  sie  in  hinreichender  Menge  vorhanden 
sind.  So  kann  also  durch  eine  leicht  be- 
greifliche mechanische  Wirkungdie  schwächere 
Säure  die  stärkere  austreiben,  wenn  erstcre 
in  hinreichender  Menge  vorhanden  ist  und 
letztere  sich  nicht  in  der  Auflösung  erhalten 
kann.  Ist  dagegen  die  neue  Verbindung  mit 
einer  der  Säuren  unauflöslich,  so  scheidet  sie 
sich  aus  der  Flüssigkeit  ab  in  dem  Grade, 
als  sie  sich  bildet.  Der  Teil  der  Base, 
welcher  in  der  Auflösung  bleibt,  ist  also 
nicht  zwischen  die  Säuren  verteilt,  und  die 
Flüssigkeit  bleibt  in  dieser  Hinsicht  in  dem- 
selben Zustande,  worin  sie  war,  als  man  die 
fällende  Säure  zuzusetzen  anfing,  mit  dem 
Unterschiede  indessen,  dass  die  Kräfte,  welche 
mit  der  Wirkung  dieser  Säure  im  Gleich- 
gewichte stehen,  in  dem  Masse  zunehmen, 
als  man  mehr  von  der  Säure  zusetzt,  und 
dass  man  daher  immer  mehr  zusetzen  muss, 


um  dieselbe  Quantität  von  der  Verbindung 
niederzuschlagen.  Auch  kann  auf  diese  Weise 
eine  Säure  eine  stärkere  austreiben,  wie  sich 
z.  B.  die  Weinsäure  oder  Zitronensäure  der 
Kalkerde  in  einer  Auflösung  von  salpeter- 
saurer Kalkerde  bemächtigt,  indem  sie  einen 
Niederschlag  von  weinsaurer  oder  zitronen- 
saurer Kalkerde  bildet. 

Man  sieht  leicht  ein,  dass  diese  Er- 
scheinungen gerade  dieselben  sind,  deren 
Existenz  von  Berthollet  mit  so  vielem 
Scharfsinne  erwiesen  und  untersucht  wurde, 
und  woraus  dieser berühmteChemiker  folgerte, 
die  Körper  könnten  sich  innerhalb  gewisser 
Grenzen  in  unendlich  vielen  Proportionen  mit 
einander  verbinden,  und  es  fanden  nur  dann 
bestimmte  Verhältnisse  statt,  wenn  infolge 
der  Kohäsions-  oder  Fxpansions  ■ Kraft  die 
Körper  in  festem  Zustande  abgeschieden 
oder  im  Gaszustande  entwickelt  werden.  Un- 
geachtet die  Resultate  von  Berthollet's 
Versuchen  anfangs  der  allgemeinen  Annahme 
des  Systems  von  den  chemischen  Pro- 
portionen so  entgegengesetzt  schienen,  so 
finden  wir  sie  jetzt  als  notwendige  Folgen 
aus  den  Ansichten  der  Corpuscularthcorie 
hervorgehen,  und  wir  müssen  mit  Dank  die 
Arbeiten  eines  Gelehrten  anerkennen,  der, 
wenn  er  auch  den  Gegenstand  unter  einem 
anderen  Gesichtspunkte  betrachtete,  uns  doch 
den  Weg  nach  einer  Richtung  gebahnt  hat, 
nach  welcher  die  Spekulationen  über  die 
chemischen  Proportionen  sonst  nur  sehr  spät 
sich  gewendet  hätten.  Wir  sehen  nun,  dass 
die  gleichartige  Verteilung  der  Atome  der 
aufgelösten  Körper  zwischen  denen  des  Auf- 
lösungsmittels Erscheinungen  hervorbringen, 
die,  wenn  sich  die  wirksamen  Körper  und 
ihre  Produkte  in  ihrer  Auflösung  erhalten, 
vollkommen  dieselben  sein  müssen,  als  wenn 
Verbindungen  in  allen  Verhältnissen  möglich 
wären.  Man  sieht  also,  dass  Berthollet’s 
scharfsinnige  Untersuchungen  in  seiner 
Statique  chimique  weder  der  Theorie  von 
den  bestimmten  Proportionen  noch  den  An- 
sichten von  der  Corpusculartheorie  entgegen 
sind.  Berthollet  erstreckte  selbst  auf  die 
festen  Körper  die  Anwendung  der  Resultate 
seiner  Beobachtungen  über  die  Flüssigkeiten  ; 
diese  Ausdehnung,  insofern  sie  den  Einfluss 
der  chemischen  Masse  (d.  h.  die  Summe  des 
Affinitätsgrades  aus  der  vorhandenen  Quantität 
des  wirksamen  Körpers)  auf  einen  festen 
Körper  betrifft,  welcher  sich  in  einer  Flüssig- 
keit befindet,  ist  richtig,  wenn  der  feste 
Körper,  ungeachtet  seiner  Unauflöslichkeit, 
noch  nicht  gänzlich  ausserhalb  dem  Wirkungs- 
kreise der  Flüssigkeit  ist;  aber  dieAnwendung, 
die  man  nachher  davon  auf  die  trockenen  und 
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festenKörper  machte,  indem  man  z.B.annahm, 
dass  sich  die  Metalle  zwischen  dem  Maximum 
und  Minimum  in  unendlich  vielen  Graden 
oxydieren  könnten,  ist  durch  die  Erfahrung 
widerlegt  worden,  welche  zeigt,  dass,  wenn 
ein  der  Wirkung  des  Sauerstoffs  ausgesetztes 
Oxyd  sich  nicht  vollkommen  in  ein  anderes 


Oxyd  hat  verwandeln  können,  das  neu- 
gebildete  Oxyd  sich  mit  einem  Teile  des 
nicht  veränderten  Oxydes  gemengt  oder  bis- 
weilen auch  chemisch  verbunden  findet,  so- 
dass  es  oft  nicht  schwer  ist,  mit  dem 
Mikroskope  zu  entdecken,  dass  sie  nur  mit 
einander  gemengt  sind. 


REFERATE. 


Ueber  alkallsehe  Akkumulatoren.  ().  Schmidt. 

(Mitteilungen  der  Physikalischen  Gesellschaft, 

Zürich  1904.  42.  180.) 

Nach  Ansicht  des  Verf.,  die  sich  auf  theo- 
retische Erwägungen  stützt,  ist  der  Alkaliakku- 
mulator sowohl  in  Bezug  auf  Kapazität,  wie  auf 
I.ebonsdauer  dem  Bleiakkumulator  überlegen. 
Es  muss  jedoch  auch  beim  Alkaliakkumulator  für 
genügende  Porosität  der  Platten  gesorgt  werden, 
da  bei  ihm  der  Elektrolyt  ebenfalls  weitgehenden 
Konzentrationsänderungen  unterworfen  ist.  lieber 
die  Metalle,  die  zur  Herstellung  des  Alkaliakku- 
mulatots  dienen  können  und  deren  Oxyde  stets 
in  Alkali  unlöslich  sein  müssen,  stellt  Verf.  eine 
Tabelle  aut,  aus  der  hervorgeht,  wie  viel  Gramm 
Metall  theoretisch  pro  Ampirestunde  notig  sind 
und  wie  sich  die  Kosten  hierftli  stellen.  Unter 
den  Mitteln  zur  Herstelluug  der  Platten  gibt 
Verfasser  denjenigen,  die  Edison  anwendet, 
den  Vorzug  vor  den  von  Jungner  gebrauchten. 
Weitere  Nachteile  des  Alkaliakkumulators  sind 
nach  dem  Verf.  die  Schwierigkeit,  die  schlecht 
leitenden  Oxyde  mit  dem  Träger  in  guten  Kon- 
takt 2U  bringen,  wobei  man  sich  des  Graphites 
bedienen  muss;  die  Superoxyde  von  Nickel  und 
Silber  bilden  einen  ausserordentlich  feinen 
Schlamm,  der  langsam  durch  die  Perforationen 
beim  Gasen  mitgerissen  wird;  die  aktive  Masse 
dehnt  sich  beim  l.aden  aus,  ähnlich  wie  dies 
beim  Bleiakkümulator  der  Fall  ist,  und  die 
Volumänderungen  bewirken  mit  der  Zeit  einen 
Verlust  an  Material;  das  Wiederaufladen  bietet 
auf  der  negativen  Seite,  besonders  wenn  man  es 
mit  Eisen  zu  tun  hat,  Schwierigkeiten,  da  das- 
selbe leicht  in  den  passiven  Zustand  übergeht. 

Die  Ausnutzung  ist  bei  Eisen  und  Kadmium 
etwa  30  bis  40*/*,  beim  Silber  erreicht  sie  fast 
ioo'/o.  Der  innere  Widerstand  einer  alkalischen 
Zelle  ist  meistens  kleiner,  als  der  einer  gleich 
grossen  Bleizelle.  Edison  garantiert  für  seinen 
Akkumulator  25  W.  S.  per  kg  Zellengewicht;  ein 
einigermassen  haltbarer  Bleiakkumulator  gibt  etwa 
1 2,  dersanft  entschlafene  Kupfer-Zink- Akkumulator 
etwa  18  W.  S.  per  kg. 

Sehr  zum  Vorteil  der  Alkaliakkumulatoren 
spricht  der  Umstand,  dass  ihre  Kapazität  von 
der  Belastung  unabhängig  ist.  Als  Kraftauf- 
speicherungsmittel stellt  er  ihnen  ein  günstiges 
Prognostikon.  N.~ 


Elektrothermtsehe  Stahlgewinnung,  Gin. 

(LEclairage  ilectrique  1904.  2.  17.) 

Bereits  auf  dem  internationalen  Kongresse 
für  angewandte  Chemie  in  Berlin  im  Juni  tgo3 
machte  gelegentlich  des  Goldschmidt'schen  Vor- 
trages Herr  Gin  etwas  geheimnisvoll  klingende 
Mitteilungen  über  sein  Verfahren  zur  Gewinnung 
von  Stahl,  das  er  auszuführen  im  Begriffe 
stehe.  Jetzt  endlich  ist  er  damit  an  die  Oeffent- 
lichkeit  getreten,  und  es  zeigt  sich,  dass  der 
Prozess  ein  rein  thermischer  ohne  Elektroden 
ist.  Es  wäre  sehr  interessant,  eine  Preisberechnung 
pro  Tonne  wirklich  erzeugten  Stahles  zu  sehen, 
wie  sich  solcher  in  der  Praxis  stellt,  denn  bei 
dem  teuren  Preise  für  Elektrizität  in  Deutschland 
ist  und  bleibt  der  Preis  immer  der  springende 
Punkt,  denn  Stahl  selbst  herzustellen,  ist  nicht 
allzuschwer.  Gin  ordnet  einen  Kanal  von 
grosser  Länge  und  geringem  Querschnitt  an, 
welcher  mit  geschmolzenem  Gusseisen  gefüllt 
wird  und  dessen  Enden  durch  Stahlblöcke  ge- 
bildet werden,  welche  von  innen  durch  einen 
Wasserstrahl  gekühlt  werden.  Der  Strom  muss 
so  hoch  gehalten  werden,  dass  die  Masse 
einerseits  im  Schmelzfluss  erhalten  bleibt,  ander- 
seits die  Reaktionen  eingeleitet  und  durchgeführt 
werden.  Die  Endblöckc  besitzen  einen  so  grossen 
Querschnitt,  dass  dort  die  Temperatur  nicht 
Übermässig  werden  kann,  ln  der  Ausfllhrungs- 
form  bildet  der  Ofen  einen  kleinen  Wagen, 
welcher  eine  Sohle  aus  feuerbeständigem  Material 
trägt,  in  welche  in  vielen  Windungen  der  Kanal 
eingelassen  ist,  um  die  nötige  Länge  zu  erreichen. 
Im  Betrieb  wird  der  Wagen  in  ein  ausgemauertes 
Gewölbe  geschoben,  um  die  Ausstrahlung  zu  be- 
schränken. Der  Verfasser  bespricht  eingehend 
die  Anwendungsfähigkeit  des  Ofens.  Aus  rohem 
Guss  kann  Stahl  durch  den  Ore-Prozess,  d.  h. 
durch  Zusatz  von  Mineralien  oder  durch  den 
Scrap-Prozess,  d.  h.  durch  Zusatz  von  Eisenab- 
fällen gewonnen  werden.  G i n denkt  sich  den 
Verlauf  seines  Prozesses  in  der  Praxis  in  folgender 
Weise:  Das  Roheisen  wird  mit  Zuschlag  versehen, 
um  die  Beimengungen  zu  oxydieren  und  eine 
basische  Schlacke  zu  erzeugen.  Wenn  die 
Reinigung  vollzogen  ist,  werden  die  Eisenabfälle 
zugesetzt  und  endlich  zur  Reduktion  des  auf- 
gelösten Oxydes  Eerromangan  beigelügt. 

— n. 
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Einwirkung  der  Ionen  auf  das  Lösungsmittel 
bei  der  Elektrolyse.  Von  C.  I.obrv  de  llruyn. 
(Rec.  trav.  chim.  des  Pays-Bas  et  de  la  Belgique 
22,  430  u.  Chem.  Ztg.  Rep.) 

Cm  die  Frage  aulzuklarcn,  ob  die  Ionen  bei 
der  Klekrolyse  Molekeln  des  Lösungsmittels  mit 
sich  lortiufdhren  vermögen,  wurde  eine  Losung 
von  Silbernilrat  in  Methylalkohol  von  verschie- 
dener Konzentration  bei  70  V.  Spannung  3 — 4 
Std.  lang  der  Elektrolyse  unterworfen  und  hierauf 
ausser  dem  abgeschiedenen  Silber  der  Methyl- 
alkohol an  der  Anode  und  Kathode  durch 
Destillation  bestimmt.  Da  der  Mcthylalkohol- 
gehalt  der  Losung  an  beiden  Polen  auch  nach 
der  Elektrolyse  vollständig  gleich  ist  und  auch 
mit  der  ursprtlnglith  verwendeten  Menge  Uber- 
einstimml,  so  kann  von  einer  Mitnahme  des 
Lösungsmittels  durch  eines  der  Ionen  keine 
Rede  sein;  denn  der  einzig  mögliche  Fall,  dass 
das  Kation  und  das  Anion  bei  ihrer  Wanderung 
in  einer  Mischung  von  2 Flüssigkeiten  dieselbe 
Zahl  von  Molekeln  der  einen  oder  auch  der 
beiden  Flüssigkeiten  zusammen  mit  sich  fort- 
fuhren, ist  ganz  unwahrscheinlich.  — n. 

Ein  neues  Trockenelement.  (English  Mechanic 
n.  d.  Mech.  1904.  8.  2.) 

Cm  das  neue  Element  nicht  zu  schwer  zu 
machen,  benutzte  man  die  äussere  Hülle  als 
negative  Elektrode  und  stellte  sic  deshalb  aus 
Zinkblech  her.  Der  Zinkbecher  kann  rund  oder 
viereckig  sein;  im  Folgenden  ist  angenommen, 
dass  die  Seiten  6,5  cm  breit  und  13  cm  hoch 
sind. 

Man  rührt  in  */«  1 Wasser  250  g Salmiak  und 
300  g Gips  zu  einer  klebrigen  Masse  zusammen, 
giesst  hieraut  noch  50  g Glycerin  hinzu  und  rtihrt 
das  Gemisch  gut  durcheinander.  Mit  dieser  Masse 
verkleide  man  den  Zinkbecher  mit  einer  Schicht 
von  to  mm.  Dies  geschieht  am  besten  folgender- 
massen:  Man  nimmt  einen  viereckigen  Holzklotz 
von  4,5  cm  Breite  und  beliebiger  Lange  und 
bestreicht  ihn  mit  Del  oder  Fett,  um  das  An- 
kleben der  Masse  zu  verhindern.  Dann  giesst 
man  in  den  Zinkbecher  von  der  zitsammengc- 
ruhrten  Masse  soviel,  dass  die  Schicht  am 
Boden  ca.  to  mm  beträgt,  stellt  alsdann  den 
Holzklotz  in  den  Zinkbecher  und  richtet  denselben 
so  aus,  dass  er  10  mm  von  den  Seiten  absteht. 
Hieraul  giest  man  die  Masse  in  die  dadurch  er- 
haltene Oeffnung  und  lasst,  bevor  man  den 
Holzklotz  herauszieht,  die  Gipsmasse  erhärten. 
Dann  zieht  man  den  Holzklotz  heraus  und 
man  hat  nun  eine  glatte  Auskleidung  erhalten. 

Als  positive  Elektrode  nimmt  man  eine 
Kohlenplatte,  welche  an  ihrem  oberen  Ende 
eine  Klemmschraube  trägt.  Diese  Kohlenplatte 
stellt  man  in  den  ausgeschmierten  Zinkbecher 
so  hinein,  dass  man  zuvor  erst  eine  Glasscheibe 
hineinlegt,  um  dieselbe  zu  isolieren.  Den  freien 
Kaum  um  die  Kohlcnplatte  giesst  man  mit  der 
folgenden  Füllmasse  aus  Man  zerstample  500  g 
GasretortenkohJe,  250  g Braunstein,  250  g 
pulverisiertes  Ammonium  und  fUge  hierzu  30  g 
Glycerin,  45  g Zinkchlorid  und  15  g Wasser. 


Um  eine  gleichmassige  Masse  zu  bekommen, 
zerreibe  man  das  Zinkchlorid  und  setze  nach 
und  nach  die  oben  erwähnten  Bestandteile  hinzu. 
Wenn  man  die  Teile  gut  durcheinander  gertihrt 
hat,  druckt  man  die  erhaltene  Masse  behutsam 
zwischen  Auskleidung  und  Kohlenelektrode 
hinein,  jedoch  nur  soweit,  dass  man  noch  das 
Ganze  oben  mit  einer  Pechschicht  versehen  kann. 
Um  den  Zinkbecher  zu  isolieren,  setzt  man 
denselben  in  eine  PackpapierhlUse. 

— n. 


Der  Laorolx-Akkumulator.  — l.eoncc  Fahre 
(Elektrot.  Neuigkeits-Anzeiger  1904.  2.  r $-) 
Der  Draht  des  ausserst  feinen  Geflechtes, 
aus  welchem  die  Platten  hergcstellt  sind,  besteht 
aus  einer  besonderen  Legierung,  »Pontiniumt 
genannt,  die  praktisch  nicht  abnutzbar  ist  und 
die  auf  1000  Teile  Blei  15  Teile  Zinn  und  1 Teil 
Natrium  enthält.  Infolge  des  ungemein  zarten, 
aber  dennoch  widerstandsfähigen,  viele  Ver- 
tiefungen bildenden  Gewebes  der  Platte  haftet 
die  aktive  Masse  mit  grosser  Festigkeit  an  der- 
selben, sodass  ein  Herausfallen  von  Masse  aus- 
geschlossen erscheint.  Der  Akkumulator  wird 
in  folgenden  Abmessungen  hergestellt: 


Kapazität 

Ampere 

stunden 

Abmessungen 

mm 

lang  breit  hoch 

Lade- 
strom 1 
Ampere 

Gesamt* 
1 gewicht 

kg 

6 

85 

45 

130 

1 

0,65 

12 

55 

35 

■30 

2 

t.»5 

*5 

35 

90 

220 

4 

2,40 

5° 

55 

QO 

2 20 

8 

4.5° 

IOO  |1 

IOO 

90 

220 

|6 

8,50 

Die  Klemmenspannung  dieser  F.lemente  be- 
tragt 2 Volt;  sie  werden  aber  auch  tiir  die  doppelte 
Spannung  zu  4 Volt  ausgeftlhrt  ; die  Lange  dieser 
Elemente  beträgt  dann  das  Doppelte  und  das 
Gewicht  ist  etwas  geringer  als  das  doppelte  der 
2 Volt-Elemente.  — n. 

Heue  Untersuchungen  aber  den  Edison- 
Akkumulator.  Hospitalier.  (I.  Industrie  dlec- 
tri<|uc  1004.  2.  76.) 

In  Serien  von  2t  Ladungen  und  Entladungen, 
die  Verfasser  ausfuhrtc,  wurden  solche  Be- 
anspruchungen gestellt,  dass  sie  über  die  Zu- 
mutungen, die  man  an  einen  Bleiakkumulator 
stellen  kann,  hinausgingen.  Der  Edison- 
Akkumulator  ertrug  sic  hingegen  gut.  Die 
Kapazität  der  Edisonbattenc  ist  doppelt  so  gros, 
als  die  der  besten  bekannten  Blcizcllc,  nämlich 
einer  Fulmcnzelle,  die  im  Jahre  1809  von  seiten 
des  französischen  Automobilklubs  bei  Akkumulator- 
Versuchen  lUr  Elektromobile  geprüft  wurde.  Als 
Nachteile  werden  angeführt  der  hohe  Preis  und 
die  geringe  nutzbare  Potentialditferenz  von  nur 
ungefähr  1,1  Volt,  gegenüber  einer  solchen  heim 
Bleiakkumulator  von  1,4  Volt.  Der  Nutzeffekt 
des  Edison-Akkumulatois  hetiog  bei  einer 
Ladungsstromsiurke  von  60  Ampere  und  bei 
w echselnder  Enlladestromsurke  50  •’«  gegenüber 
;o  bis  75  •»  beim  Bleiakkumulator.  Verlasset 
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zieht  hieraus  den  Schluss,  dass  die  Ueberlegen- 
heit  des  Bleiakkumulators  nur  eine  scheinbare 
sei,  die  Ladung  und  Entladung  unter  gleichen 
Verhältnissen  vorzunehmen  wären.  Abgesehen 
davon,  dass  niemand  wohl  den  Verfasser  ge- 
hindert hätte,  dies  zu  tun,  können  wir  uns  dieser 
Ansicht  nicht  anschliessen,  da  sie  den  Haupt- 
punkt für  die  Ueberlegenheit  nicht  trifft,  der  sich 
an  einer  anderen  Stelle  dabin  ausgesprochen 
vorfindet,  dass  infolge  der  geringen  nutzbaren 
I’otentialdifferenz  des  Edison-Akkumulators  eine 
grössere  Anzahl  von  Zellen  und  Verbindungen 
erforderlich  sind  — also  mit  anderen  Worten: 
Man  kommt,  um  dieselbe  Spannung  zu  erzeugen, 
stets  wieder  auf  denselben  Raum  und  dasselbe 
Gewicht  — eine  Bestätigung  dessen,  was  wir 
schon  beim  ersten  Erscheinen  des  Edison- 
Akkumulators  ausgesprochen  haben.  N. 


Versuche  zur  Nutzbarmachung  des  atmo- 
sphärischen Stickstoffs  von  Lepel.  (Jahres- 
versammlung der  Deutschen  Landwirtschafts- 
gesellschaft n.  Klektrot.  Anz.  1904.  16,  206.) 

In  Ergänzung  unserer  bereits  Uber  dieses 
Thema  gebrachten  Ausführungen  (s.  die  Zeit- 
schrift Jahrg.X.  S.  1 to  u.  156)  entnehmen  wir  obiger 
Quelle  Uber  die  Ausführungen  des  Vortragenden 
noch  folgendes:  Das  Mittel  zur  Nutzbarmachung 
des  atmosphärischen  Stickstoffs  ist  durch  den 
elektrischen  Flammenbogen  gegeben.  Es  ist 
bekannt,  dass  sich  bei  jeder  Bogenlampe 
chemische  Verbindungen  zwischen  Stickstoff  und 
Sauerstoff  vollziehen.  Es  entsteht  erst  Stickoxyd, 
ein  farbloses,  höchst  unbeständiges  Gas,  das 
sich  dann  durch  Sauerstoffaufnahme  in  das  braune 
Stickstoffdioxyd  verwandelt.  Wahrscheinlich  ist 
diese  Verwandlung  sogar  ziemlich  beträchtlich. 


allein  die  glühenden  Kohlenteilchen  und  wohl 
auch  das  Kohlenoxyd  wirken  stark  reduzierend. 
Um  letzterer  Wirkung  zuvorzukommen,  hat  man 
den  Flammenbogen  durch  Abkühlung  der 
Elektrodenkohlen  oder  Imprägnierung  mit  leicht- 
flüchtigen Erdsalzen  zu  verlängern  v ersucht  und 
damit  erreicht,  dass  man  aus  der  Mitte  des 
Flammcnbogens,  wo  die  Reduktionswirkung  nur 
minimal  ist,  stickoxydhaltige  Gase  absaugen 
konnte,  wenn  auch  nur  in  minimaler  Ausbeute. 
Viel  bessere  Ergebnisse  sind  dagegen  erzielt 
worden,  wenn  man  auf  mehrere  tausend  Volt 
hochgespannte  Strome  nicht  zwischen  Kohten- 
spitzen,  sondern  zwischen  Platin-  und  lindere 
Elektroden  übergehen  Hess.  In  diesem  Falle 
sind  bereits  2,5  bis  6 '/•  des  benutzten  Luft- 
volumens in  Form  von  Stickoxyden  gewonnen 
worden,  allerdings  wenig  gegen  die  theoretisch 
mögliche  Ausbeute  von  43  "/»  an  Nitrooxyd. 
Neuerdings  will  man  nun  gefunden  haben,  dass 
es  so  grosser  elektrischer  Energie  gar  nicht  be- 
darf, um  chemische  Verbindung  von  Stickstoff 
mit  Sauerstoff  herbeizuführen ; dass  man  also 
Kraftvergeudung  getrieben  hat,  und  man  glaubt, 
bei  billigem  elektrischen  Strom  — wie  am  Niagara 
— aut  diese  Weise  künstliche  Salpetersäure  im 
Verhältnis  von  24 : 39  billiger  als  aus  Salpeter 
herstellen  zu  können.  Hieraus  folgt,  dass  ein 
durch  Neutralisation  der  entstandenen  Säure 
mittels  Alkali  hergestellter  künstlicher  Salpeter 
entsprechend  billig  sein  muss.  Allerdings  erhält 
man  kein  reines  Nitrat,  sondern  ein  Gemenge 
von  Salpeter-  und  salpetrigsau  rem  Salz,  und  es 
muss  erst  erprobt  werden,  ob  auf  die  Pflanze 
das  Salz  ebenso  einwirkt  wie  reiner  Salpeter. 
Die  bisherigen  Ergebnisse  solcher  Vegetations- 
versuche lassen  keinen  Unterschied  erkennen. 

— n. 


PATENTBESPRECHUNGEN. 


Elektrolytischer  Apparat  für  kontinuierlichen 
Betrieb  mit  fllterpressenartl?  zusammen- 
grefüg’ten  und  von  einander  durch  Diaphrag- 
men getrennten  doppelpollgen  Elektroden- 
platten. — Adolf  Wunsche  in  Charlottenburg.  — 
D.  R.  P.  No.  139661. 

Die  eigentlichen  Elektrodenplnttcn  reichen  nicht 
bis  zam  oberen  Rande  der  Elektrodenfassung,  so  dass 
beim  Zusammenfiigen  aller  Platten  Uber  der  Gesamtheit 
der  Elektrodenräume,  und  von  diesen  durch  einen  aus 
nichtleitenden  wagerechten  Stegen  zusammengesetzten 
Boden  getrennt,  ein  freier  Raum  sich  befindet.  Der- 
selbe ist  durch  eine  aus  einzelnen  von  dem  nicht 
leitenden  Boden  zum  oberen  Rande  der  Elektroden* 
fassung  reichenden  nichtleitenden  senkrechten  Stegen 
gebildete  Längswand  in  zwei  von  einander  vollkommen 
abgeschlossene  Teile  getrennt.  Der  eine  von  diesen 
steht  durch  Kanäle  im  Boden  und  in  senkrechten,  nach 
unten  bis  zur  unteren  Elektrodenfassnng  reichenden 
nichtleitenden  Sprossen  nur  mit  den  Anodenräumen, 
der  andere  nur  mit  den  Kathodenräumen  in  Verbindung. 
Jeder  dieser  beiden  oberen  Räume  ist  durch  nicht- 
leitende  Querwände,  welche  sich  Uber  jeder  Elektroden- 
platte parallel  mit  dieser  erheben  und  nur  etwa  bis 
zur  halben  Höhe  des  freien  Raumes  reichen,  in  eine 


Anzahl  sogenannter  Schäumkntntncrn  zerlegt.  Die  elek- 
trolytische Flüssigkeit  reicht  in  diese  Schäumkammern 
hinein,  aber  nicht  bis  zum  oberen  Kunde  der  Quer- 
wand, so  dass  nur  ein  gemeinsamer  Gasraum  über 
jeder  der  beiden  Schäumkammersysteme  vorhanden  ist. 
Die  elektrolytische  Flüssigkeit  fl i esst  bei  ihrem  Lauf 
durch  den  Apparat  in  zwei  getrennten  Strömen  (Anoden- 
strom und  Kathodenstrom),  immer  nach  einander,  durch 
je  einen  Elcktrodenraum,  von  diesem  nach  oben  durch 
etwas  schräge  Kanäle  in  den  wagerechten  nichtleitenden 
Bodenteilen  zu  einer  Schäumkammer  und  aas  dieser 
nach  unten  durch  senkrechte  Kanäle  ln  den  nicht 
leitenden  Sprossen  zu  dem  nächsten  gleichnamigen 
Elektrodenraum  u.  s.  w.  f. 

Jede  der  unteren  nicht  leitenden  Elektrodenfassungen 
ist  von  zwei  Oeflnungen  durchbrochen,  welche  nsch 
dem  Aneinanderfügen  der  Platten  zwei  den  ganzen 
Apparat  durchziehende  uud  nach  aussen  durch  die 
Kndplatten  sich  öffnende  Kanäle  bilden.  Der  eine 
dieser  Kanäle  steht  durch  in  jeder  Platte  verlaufende 
Abzweigungen  nur  mit  den  Anodenräumen,  der  andere 
nur  mit  den  Knihodenräumen  in  einer  Verbindung,  die 
nur  während  des  Füllens  und  Entleerens  des  Apparates 
durch  Anheben  von  Ventilstäbcn  von  aussen  her  offen 
ist.  Während  des  Betriebe«  sind  die  Ventilstäbe 
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iiemntergelassen,  to  das*  die  Flüssigkeit  den  oben  be- 
zeichneten  Weg  durch  die  Schäumkammeru  nehmen 
muss.  • 

Mit  einer  Antlmon-Zlnk-Leglerung  betriebene 
Thermos&ule.  — Albrecht  Heil  in  Frankfurta.M. 
— D.  R.  P.  No.  139631. 

Der  Antimonzinklegierung  wird  ein  geringer  Zusatz 
von  Eisen  bezw.  Kobalt  gegeben. 

Elektrode  aus  zink.  — Dr.  Carl  Dü  sing  in 
Aachen.  — ü.  R.  P.  No.  139 731. 

Chemisch  reines  Zink  löst  sich  bekanntlich  in  an* 
greifenden  Chemikalien  weniger  rasch  als  gewöhnliches 
Zink,  ist  aber  zu  teuer,  um  praktisch  als  Elektrode  be- 
nutzt  werden  zu  können.  Nun  hat  sich  gezeigt,  dass 
auch  das  Hartzink,  eine  Legierung  von  Zink  mit  3 bis 
15  Prozent  Eisen,  eine  grosse  Widerstandsfähigkeit  hat. 
Dasselbe  entsteht  bei  dem  Zusammentreffen  von  Eisen 
mit  flüssigem  Zink,  wobei  cs  sich  als  selbständige 
Masse  unter  dem  Zink  absondert  und  eine  wie  eine 
chemische  Verbindung  bis  in  die  kleinsten  Teile 


homogene  Masse  bildet.  Eine  derartige  Legierung 
wird  daher  zweckmässig  an  Stelle  des  gewöhnlichen 
Zinks  als  Losungselektrode  benutzt. 

Elektrisches  Schmelzverfahren.  — La  Societe 
e lectro  * meta  llurgique  frungatae  in  Froges, 
Isere.  — D.  R.  P.  No.  139904. 

Der  Schmclzprozess  wird  in  einem  mit  nicht  leiten- 
dem, auch  nicht  verunreinigend  wirkendem  Stoffe 
nusgeklcidclen  elektrischen  Ofen  mit  in  den  Schmelz- 
raum von  oben  hineinragenden,  zur  Siromxuleitung  und 
Stromableiiung  dienenden,  einzeln  regelbaren  Kohle- 
elektroden «n  der  Weise  durchgeführt,  dass  zwecks 
Vermeidung  einer  Karburierung  der  Metalle  durch  die 
Elektrodenkohle  die  unteren  Enden  der  Elektroden 
von  dem  Metall  durch  eine  Schlackcnschicht  getrennt 
sind  und  der  elektrische  Strom  von  der  Zuleitungs- 
clektrode  aus  durch  eine  Schlackenschicht  in  das 
Schmelzgut  eintritt,  dieses  auf  einer  grösseren  Strecke 
durchfliesst  und  wieder  durch  die  Schlackenschicht  in 
die  Ableitungselektrode  zurticktritl. 


ALLGEMEINES. 


Bei  Beratung  des  Kapitels  „Patentamt“  im 

Reichstage  regte  Abgeordneter  Eickhoff  an,  in  die  Ent- 
scheidungsbehörden für  Patentstreitigkeiten  Männer  der 
Praxis  hineinzuberufen ; die  Notwendigkeit  habe  sich  bei 
grossen  Patentproxesscn,  wie  z.  B.  beim  Prozess  Krupp- 
Ehrhardt,  herausgestellt.  Weiter  wünschte  er  eine 
Aenderung  der  Grundsätze  des  Geschäftsganges  im 
l’atentamte;  mit  dem  neuen  Herrn  sei  ein  neuer  Geht 
in  das  Amt  eingerogeo,  jetzt  würden  die  Klagen  wohl 
verstummen.  Zu  wünschen  wäre  eine  stärkere  Heran- 
ziehung der  Vertretung  der  Kaufleute  und  Fabrikanten, 
der  der  Handelskammern,  Gewerbe-  und  Fabrikanten- 
vercine  zu  Gutachten  und  die  Zuziehung  der  Interessenten 
nach  Möglichkeit  und  Bedürfnis  zu  mündlichen  Verhand- 
lungen. Dabei  werde  das  Patentamt  selbst  am  besten 
fahren  Der  Antrag,  das  Kapitel  an  die  Budget- 
kommission zu  verweisen,  wird  angenommen. 

Patentinhaber  und  verbessernde  Erfin- 
dungen. Zu  dieser  Frage  hat  das  Reichsgericht  kürz- 
lich eine  Entscheidung  dahin  getroffen,  dass  ein  Patent- 
inhaber unter  Umständen  gezwungen  werden  kann,  die 
Ausführung  einer  sein  eigenes  Patent  verbessernden 
Erfindung  gegen  eine  vom  Gericht  festgesetzte  ^ange- 
messene“ Lizenzgebühr  zu  gestatten.  Das  Reichsgericht 
ging  dabei  davon  aus,  dass  durch  die  von  dem  älteren 
Ilauptpatcnt  abhängige,  aber  dieses  verbessernde  Er- 
findung in  einer  weitverbreiteten  Industrie  grosse  Vor 
teile  zu  erzielen  und  auch  das  Leben  und  die  Gesund- 
heit der  die  Apparate  bedienenden  Arbeiter  in  weit 
vollkommener  Weise  zu  schützen  wären  als  bei  den 
Apparaten  der  älteren  patentierten  Ausführung,  so  dass 
durch  die  Nichtausführung  dieser  Erfindung  ein  öffent- 
liches Interesse  berührt  werde.  Diese  Entscheidung  des 
Reichsgerichts  hat  den  scheinbar  ungangbaren  Weg 
geöffnet,  die  Ausführung  von  verbessernden  Erfindungen 
auch  gegen  den  Willen  des  ITaupipateniinhabers  zu 
erzwingen,  wenn  ganze  Industriezweige  und  Erwerbs- 
gruppen ein  Interesse  an  ihrer  Ausführung  haben. 

Gegen  den  Entwurf  eines  Gesetzes  betr. 
die  Kosten  der  Prüfung:  und  Ueberwachung 
von  elektrischen  Anlagen,  Dampffftssern,  Auf- 
zügen und  anderen  , .gefährlichen“  Einrich- 
tungen, der  zur  Zeit  einer  Kommission  von  vierzehn  Mit- 
gliedern des  preußischen  Abgeordnetenhauses  überwiesen 
worden  ist,  werden  schwerwiegende  Bedenken  aus  den 
Kreisen  derElekirizitätsindustriccrhoben.  Man  hält  dcnEnt- 
warf,  soweit  er  elektrische  Anlagen  betrifft,  zum  mindesten 
für  übereilt.  Dass  elektrische  Anlagen  itn  Gesetzentwurf 


ausdrücklich  als  »gefährliche  Anlagen«  bezeichnet  werden, 
zeugt  von  wenig  Sympathie  und  Zutrauen  zur  Elektro- 
technik und  ihrer  Industrie.  Jeder  Gegenstand,  selbst 
das  kleinste  Objekt,  kann  gefährlich  werden,  wenn  un- 
glücklicher Zufall  es  will.  Die  Elektrotechnik  betrachtet 
es  als  ihre  erste  und  vornehmste  Aufgabe,  ihre  Anlagen 
so  sicher  wie  möglich  herzustellen  und  unglücklichen 
Zufällen  vorzubeugen.  In  einem  Leitartikel  des  »B.  T.c 
vom  16.  Februar  wird  daher  mit  Recht  die  Art  und 
Weise,  wie  in  dem  Gesetzentwurf  und  seiner  Begründung 
elektrische  Anlagen  behandelt  werden,  einer  scharfen 
Kritik  unterzogen.  Unbillig  ist  es  auch,  wenn  die  Be- 
gründung des  Entwurfes  die  angebliche  Gefährlichkeit 
elektrischer  Anlagen  mit  Ausdrücken  schildert,  die  ge- 
eignet sind,  uns  das  Gruseln  zu  lehren.  Es  liegt  eine 
Statistik  vor,  die  zum  Beispiel  beweist,  dass  im  Januar 
1904  durch  das  gewöhnliche  Leuchtgas  sechsmal  soviel 
Menschen  getötet  und  beschädigt  worden  sind  wie  durch 
die  Elektrizität.  Auch  ist  es  eine  starke  Ueberlreibung, 
wenn  fast  bei  den  meisten  Bränden  in  grösseren  Lokalen 
die  Schuld  einfach  auf  »Kurzschluss«  geschoben  wird. 
Auf  Grund  so  unkontrollicrbarer  Behauptungen,  wie  der 
Brandstiftungen  durch  Kurzschlüsse,  dürfen  doch  Gesetz- 
entwürfe für  grosse  Industriezweige  nicht  gemacht  werden. 

Unbrauchbar  ist  der  Entwarf  ferner  deshalb,  weil 
er,  wie  die  »Elektrot.  Kdsch.«  sehr  richtig  bemerkt, 
die  elektrotechnische  Industrie  dem  diskreditionären 
Befinden  der  lokalen  Polizeibehörden  ausliefert.  Es 
wird  also  in  Berlin  so,  in  Charlottenburg  wieder  ander« 
verfügt  werden.  Da  der  Entwurf  nur  auf  Preussen  be- 
schränkt bleiben  soll,  werden  die  anderen  Bundesstaaten 
schon  aus  Partiknlarismtu  wieder  anders  als  die  »Preussen« 
verordnen.  Dergleichen  sollte  überhaupt  nur  durch 
Reichsgesets  behandelt  werden.  Die  grossen  Elektrizitäts- 
gesellschaften, die  ihren  Wirkungskreis  ja  über  das  ganze 
Reich  erstrecken,  werden  sich  anderenfalls  eigene 
Schränke  für  Polizei  Verordnungen  anschaffcn  und  ihrem 
Personal  durch  besondere  Dezernenten  [nstruktions- 
••tunden  über  lokale  Polizciverordnungen  erteilen  lassen 
müssen.  Dos  hat  aber  gerade  noch  gefehlt,  dass  unsere 
Elektrizitätsindustrie  unter  polizeiliche  Vormundschaft 
gestellt  würde.  Die  deutsche  Elektrizitätsindustrie  be- 
findet sich,  nachdem  sie  eben  aus  einer  schweren  Krisis 
hcransgekommen  ist,  in  einem  Anlaufe  zu  einem  neuen 
Aufschwünge.  Und  gerade  in  diesem  Moment  kommt  die 
Regierung,  um  sie  der  Polizei  zu  unterstellen.  Die  deutsche 
Elektrizitätsindustrie  Ist  in  der  Freiheit  gross  geworden. 
Man  verschone  sie  mit  netien  jireunischcn  Gesetzen'. 
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Die  Begründung  des  oben  erwähnten  Ge- 
setzentwurfes entbehrt  nicht  ihrer  interessanten 
Seiten,  und  sie  lei  daher  nachstehend  so  wiedergegeben, 
wie  sie  dem  Abgeordnetenhause  zuging: 

7.  Elektrische  Anlagen. 

Während  die  unter  Ziffer  ! bis  6 besprochenen 
Prüfungen  gefährlicher  Einrichtungen  nicht  erst  neu 
cingetührt  werden  sollen,  sondern  durch  Polizeiver- 
• ■rdnungen  bereits  vorgeschrieben  sind,  soll  mit  der 
Aufnahme  der  elektrischen  Anlagen  in  den  § 1 des 
Gesetzentwurfs  eine  wichtige  Neuerung  auf  dem  Ge- 
biete der  staatlichen  Fürsorge  vorbereitet  werden. 

Die  mit  elektrischen  Anlagen  verbundenen  Ge- 
fahren bestehen  im  einzelnen  sin  der  Möglichkeit 
von  Unfällen  infolge  der  Berührung  menschlicher 
Körper  mit  den  elektrischen  Apparaten  und  Leitungen, 
in  der  Feuersgefahr,  ln  der  möglichen  Störung  des 
öffentlichen  Telegraphen-  und  Telephonbetricbes  durch 
die  für  andere  Zwecke  bestimmten  elektrischen 
Leitungen  und  in  den  Folgen  des  durch  irgend  einen 
Zufall  herbeigeffihrten  Zerrcissens  dicker,  stark  ge- 
spannter, über  Häuser  und  Strassen  fortgefflhrter 
Drähte«  (Drucksache  No.  14  des  Bundesrats  der 
Session  1891  S.  7), 

Zur  Sicherung  gegen  diese  Gefahren  sind  zwar 
von  dem  Verbände  Deutscher  Privalfeucrversicherungs- 
< Gesellschaften  Vorsicht!- Bedingungen  für  elektrische 
Licht-  und  Kraftanlagen  aufgestellt;  ebenso  sind  die 
vom  Verbände  Deutscher  Elektrotechniker  ausgearbeiteten 
Sicherheitsvorschriften  für  elektrische  Starkstromanlagen 
mit  Spannungen  von  250  Volt,  für  elektrische  Stark - 
stromanlagen  über  1000  Volt  und  für  Mittelspannungs- 
anlagen  von  250  bis  1000  Volt  den  Behörden  als 
technische  Richtschnur  bei  Handhsbung  staatlicher 
Aufsichtsrechte  bekannt  gegeben;  jedoch  hat  sich  dies 
als  unzureichend  erwiesen. 

Die  Untersuchung  sahlreicher  Brandunfällc,  die  zum 
Teil  mit  beklagenswerten  Verlusten  an  Menschenleben 
verbunden  gewesen  sind,  namentlich  in  Warenhäusern, 
Theatern  und  anderen  Räumlichkeiten,  in  denen  Menschen- 
ansammlungen stattfinden,  hat  mehrfach  als  deren  Ur- 
sache Kurzschlüsse  und  mangelhafte  Beschaffenheit  der 
elektrischen  Einrichtung  ergeben.  Die  Unfälle  durch 
Starkstromleitungen  bilden  eine  fast  ständige  Rubrik 
in  den  Tageszeitungen,  und  ebenso  fordert  die  Ver- 
wendung elektrischen  Stroms  in  den  Kabrikbetrieben 
und  Bergwerken  jährlich  zahlreiche  Opfer.  Aus  Anlass 
dieser  Unfälle  sind  die  Provinzialbehörden  durch  Erlass 
vom  20.  März  1900  zum  Bericht  darüber  aufgefordert 
worden,  ob  sich  etwa  ein  Bedürfnis  zur  regelmässigen 
und  allgemeinen  Prüfung  der  elektrischen  Anlagen  be- 
merkbar gemacht  habe.  Nach  dem  Ergebnis  dieser 
Umfrage  wird  die  Einführung  einer  Revisionspflicht  fast 
allgemein  als  erwünscht  Bezeichnet,  überall  da  aber, 
wo  die  Verwendung  hochgespannter  Ströme  bereits 
weilergehende  Fortschritte  gemacht  hat  und  zu  diesem 
Zwecke  Freileitungen  hochgespannter  Ströme  in  ver- 
kehrsreichen Gegenden  haben  gezogen  werden  müssen, 
wird  sie  sogar  als  dringend  notwendig  gefordert,  so 
insbesondere  von  den  Regiernngs- Präsidenten  in  Potsdam. 
Stettin,  Erfurt,  Cöln,  Wiesbaden  und  dem  Polizei- 
präsidenten in  Berlin.  Ebenso  stimmen  die  Oberberg- 
äuter  dsrin  überein,  dass  beim  Bergwergsbetriebe  eine 
regelmässige  Untersuchung  der  elektrischen  Anlagen  durch 
Sachverständige  im  Interesse  der  Sicherheit  geboten  sei. 

Auch  in  Fachkreisen  hat  lieh  allmählich  ein  Um- 
schwung in  der  Beurteilung  der  Gefährlichkeit  elek- 
trischer Anlagen  vollzogen. 

Während  man  früher  annahm,  dass  Gleichstrom 
bis  zu  500  Volt  und  Wechselstrom  bis  zn  300  Volt 
verhältnismässig  ungefährlich  seien,  namentlich  die 
Berührung  blanker  oder  nicht  isolierter  Leitungen  mit 
diesen  Spannungen  keine  Lebensgefahr  herbeiführe, 
haben  eine  Reihe  tödlicher  Unfälle,  besonders  in  Zucker- 


fabriken und  Bergwerken,  zu  der  Ueberseugung  geführt, 
dass  wesenilich  geringere  Stromspannungen  bei  Dreh- 
strnm  sogar  unter  80  Volt,  bei  ungünstigen  Vorbe- 
dingungen zu  tödlichen  Unfällen  Anlass  geben  können 

Namentlich  sind  solche  zu  besorgen,  wenn  der 
Isolationswiderstand  der  mit  dem  Strom  in  Berührung 
gebrachten  Personen  durch  feuchte  Lnft  und  feuchten 
Fussboden  geringer  als  der  normale  geworden  Ut. 

Diese  Erfahrungen  haben  den  Verband  Deutscher 
Elektrotechniker  zu  eingehenden  Erörterungen  über  die 
Möglichkeit  der  Abwendung  dieser  Gefahren  geführt. 
Wahrend  sweifellos  durch  vei schärfte  Vorschriften  bei 
der  Einrichtung  elektrischer  Anlagen  manche  Unfälle 
vermieden  werden  können,  hat  sich  der  Verein  doch 
nicht  der  Ueberzeugung  versclilieasen  können,  dass 
diese  Massnahmen  nicht  in  allen  Fällen  ausreichen. 
Auch  er  hält,  nachdem  die  Elektrotechnik  durch  20 
Jahre  ruhiger,  von  behördlichen  Massnahmen  nicht 
eingeengten  Entwickelung  zu  einer  gewissen  abschliessen- 
den Erkenntnis  gebracht  worden  ist,  nunmehr  eine 
dauernde  Ueberwachung  der  Starkstromanlagen  für 
erforderlich  (Beschlüsse  der  Kieler  Versammlung  vom 
II.  Juni  1900).  Er  hat  demgemäss  seine  Vorschriften 
für  Hochspannungsanlagen  dahin  erweitert,  dass  zur 
dauernden  Erhaltung  des  vorscbriftsmlssigen  Zustandes 
der  Gestänge,  Leitungen,  Sicherheilsvorrichtungen  und 
Endungen  mindestest  jährlich  einmal  eine  eingehende 
Revision  aller  Teile  und  vierteljährlich  mindestens  eine 
Begehung  der  Freileitungen  stattfinden  müsse , und  bei 
den  Behörden  angeregt,  die  Ucbcrwachung  der  elek- 
trischen Anlagen  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  Dampf- 
kesseln wegen  der  allgemein  damit  verbundenen  Ge- 
fahren. den  Besitzern  zur  Pflicht  zu  machen. 

Diesen  von  sachkundigster  Seite  ausgehenden  An- 
regungen gegenüber  und  angesichts  der  sich  stetig 
mehrenden  Betriebsunfälle  und  Tötungen  durch  den 
elektrischen  Strom  glaubt  die  Staatsregierung,  die  Be- 
denken, die  sie  bisher  gegen  die  Einführung  der  Ueber- 
wachung  elektrischer  Anlagen  hegte,  fallen  lassen  und 
dafür  sorgen  zu  müssen , dass  die  Kosten  der  Ueber- 
wachung  durch  die  Beteiligten  aufgebracht  werden,  wie 
dies  auch  bei  der  Dampfkesselüberwachung  der  Kall  ist. 

Auf  Grund  vorstehender  Ausführungen  wird  das 
Bedürfnis  anzuerkennen  sein , die  behördliche  Prüfung 
gefährlicher  Einrichtungen  in  dem  durch  vorliegenden 
Gesetzentwurf  vorgesehenen  Umfang  auszuüben. 

Der  Entwurf  schliesst  sich  in  seiner  Fassung  ziem- 
lich eng  an  diejenige  des  Gesetzes  vom  3.  Mai  1872, 
den  Betrieb  der  Dampfkessel  betreffend , an . welches 
in  seinen  Grundzügen  dem  Ueberwachungszwang  und 
der  Aufbringung  der  Kosten  durch  die  Interessenten 
selbst,  durchaus  dem  entspricht,  was  fttr  die  dem  vor- 
liegenden Gesetzentwurf  cinzufügenden  gefährlichen 
Einrichtungen  erreicht  werden  soll. 

Im  einzelnen  wird  zu  dem  vorliegenden  Gesetz- 
entwurf noch  folgendes  bemerkt: 

Zu  § 1.  Den  wechselnden  Betriebsverhältnissen 
der  Industrie  entspricht  es,  wenn  im  § 1 durch  eine 
Art  Generalklausel  die  Möglichkeit  gegeben  wird,  das 
Gesetz  auf  andere,  vielleicht  jetit  wohl  nicht  als  ge- 
fährlich erkannte  Einrichtungen  auszudehnen,  sofern  sich 
ergiebt,  dass  sie  mit  ähnlicher  Gefahr  verbunden  sind, 
wie  die  im  $ 1 namentlich  aufgezühllcn  Betriebsetn- 
richtungen.  Da  zu  dieser  Ausdehnung  des  § I eine 
»polizeiliche  Vorschrift«  erforderlich  ist,  deren  Rechts 
gühigkeil  auf  dem  Klagewege  bestritten  werden  kann, 
so  können  namentlich  im  Hinblick  auf  die  im  Eingang 
besprochene  Rechtsprechung  des  Oberrerwalrungt- 
gcrichts,  die  den  Anlass  zu  der  hier  vorgeschlagenen 
gesetzlichen  Regelung  gegeben  hat,  Besorgnisse  wegen 
zu  weitgehender  Inanspruchnahme  der  geforderten  Voll- 
macht kaum  begründet  erscheinen. 

Die  Vorschriften  des  § 1 sollen  »ich  nur  auf  die- 
jenigen Untersuchungen  Beziehen,  zu  denen  die  Polizei- 
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behörden  auf  Grund  ihrer  allgemeinen  Befugnisse  be- 
rechtigt sind,  nicht  aber  auf  die  Untersuchung  solcher 
Anlagen,  für  die  durch  Spezialgesetxe  ein  von  der  all' 
gemeinen  polizeilichen  Ueberwachungsbefugnis  ver- 
schiedenes, besonderes  Aufsichtsrecht  begründet  ist, 
wie  es  x.  B.  für  Einrichtungen  gilt,  welche  bereits  nach 
dem  Gesets  Uber  die  Eisenbahnuoternehmungen  vom 

3.  November  1838  oder  nach  dem  Gesetz  Uber  Klein- 
bahnen und  Privatanschlussbahnen  vom  28.  Juli  1872 
der  staatlichen  Aufsicht  unterliegen.  Um  zum  Ausdruck 
xu  bringen,  dass  an  diesem  Kechtszustande  nichts  ge- 
ändert werden  soll,  ist  die  nach  § 1 des  Gesetzent- 
wurfs einxuführende  Ueberwachung  durch  die  Ein- 
schränkung gekennzeichnet  worden:  »soweit  sie  durch 
polizeiliche  Vorschrift  ungeordnet  sind«. 

Zu  § 2.  In  Uebereinstimmung  mit  der  Aeusserung 
des  Obcrverwaltungsgcrichts  geht  der  Gesetxentwurf 
von  der  Annahme  aus,  dass  die  Kosten  der  Prüfungen, 
die  im  § I des  Gesetzentwurfs  nach  dem  Vorgang  des 
Dampfkesselgesetzes  den  Besitzern  zur  Last  gelegt 
werden  sollen,  an  sich  Kosten  der  örtlichen  Polizei- 
Verwaltungen  sind.  Daraus  ergiebt  sich  die  Berechti- 
gung der  Vorschrift,  nach  welcher  die  Untersuchungs- 
kosten  im  Verwaltungszwangsvcrfahrcn  von  den  Ver- 
pflichteten beigetrieben  werden  können. 

Zu  § 3.  Durch  die  Bestimmungen  des  § l,  wonach 
der  Besitzer  nur  die  Kosten  der  Untersuchung  zu  tragen 
hat,  soll  verhindert  werden,  dass  im  einzelnen  Kalle 
höhere  Gebühren  erhoben  werden,  als  einer  billigen 
Berechnung  der  Reisekosten  einschliesslich  der  Ent- 
schädigung für  den  Transport  der  Hilfsmittel  zur  Unter- 
suchung und  des  Zeitaufwandes  der  Sachverständigen 
entspricht.  Hieraus  darf  aber  nicht  die  Berechtigung 
hcrgcleitet  werden,  dass  dem  einzelnen  Verpflichteten 
der  Nachweis  zu  erbringen  ist,  dass  die  ihm  berechneten 
Kosten  genau  den  Aufwendungen  entsprechen. 

Es  würden  durch  die  Berechnung  der  Kosten  von 
Kall  zu  Fall  unberechtigte  Unregelmässigkeiten  in  der 
Belastung  der  einzelnen  Gebührenpflichtigen  entstehen. 
Der  einzelne  darf  nicht  darunter  leider,  dass  die  Kosten 
je  nach  der  Entfernung  seines  Betriebes  vom  Wohnsitz 
des  Sachverständigen  verschieden  uusfsllen.  Es  wird 
\laber  auch  zur  Vereinfachung  des  Liquidationswesen* 
erforderlich  werden,  für  grössere  Gebiete,  für  einzelne 
Arten  der  Prüfungen,  vielleicht  auch  für  den  Umfang 
der  ganzen  Monarchie,  einheitliche  Tarife  aufzustellen, 
nach  denen  die  Kosten  berechnet  werden. 

Ein  solches  Vorgehen  wird  auch  deswegen  kaum 
zu  vermeiden  sein,  weil  für  einzelne  Arten  der  Prüfung, 
namentlich  die  elektrische  Ueberwachung,  der  einheit- 
lichen Durchführung  halber  geeignete  Organisationen, 
vielleicht  ähnlich  den  Dampfkesselvereinen,  gebildet 
werden  müssen.  Diesen  muss  durch  einen  einheitlichen 
Tarif  die  Möglichkeit  gegeben  werden,  ihren  Etat  auf 
feste  Grundlagen  zu  stellen.  Aus  diesem  Grunde  ist 
es  erforderlich,  sofern  einheitliche  Tarife  zur  Erhebung 
der  Kosten  erforderlich  werden,  dass  ihre  Aufstellung 
von  der  Zentralinstanz  aus  erfolgt.  Andernfalls  ist 
auch  xu  besorgen,  dass  wegen  der  Unterschiede  in  der 
Kesisetxung  der  Kosten  durch  die  örtlichen  Polizeiver- 
waltungen ungleichmassige  Anforderungen  an  die  Vor- 
bildung und  Sachkunde  der  zu  bestellenden  Sachver- 
ständigen gestellt  werden  und  darunter  die  Unter- 
suchungen leiden. 

Schon  gegenwärtig  haben  sich  Uebelstände  dieser 
Art  bemerkbar  gemacht,  abgesehen  davon,  dass  die 
Tarife  stellenweise  so  niedrig  bemessen  sind,  dass  sich 
kein  Sachverständiger  bereit  gefunden  hat,  dafür  die 
Prüfungen  zu  übernehmen.  Bedenken  können  um  so 
weniger  bestehen,  als  das  gleiche  Verfahren  im  Dampf- 
kesselgeaetz  vorgesehen  ist  und  noch  nicht  zu  Be- 
schwerden Anlass  gegeben  bat. 

Museum  von  Meisterwerken  der  Natur- 
wissenschaft und  Technik  ln  Münehen.  Nach- 


dem die  Organisation  des  Museums,  die  Genehmigung 
der  Satzungen,  die  Bildung  des  Vorstandsrates  und  des 
Ausschusses  beendet  ist,  soll  nunmehr  an  die  Vorberei- 
tungen zur  Sammlung  von  Museumsobjekten  geschritten 
werden.  Dem  Zweck  des  Museums  entsprechend,  soll 
durch  die  Moseumsobjekte  die  historische  Entwicklung 
der  naturwissenschaftlichen  Forschung,  der  Technik  und 
der  Industrie  in  ihrer  Wechselwirkung  dargestellt,  und 
ihre  wichtigsten  Stufen  sollen  insbesondere  durch  her- 
vorragende und  typische  Meisterwerke  veranschaulicht 
werden.  Die  verschiedenen  Zweige  der  Naturwissen- 
schaft, der  Technik  und  der  Industrie,  deren  Entwick- 
lung in  vorbezeichneter  Weise  dargestellt  werden  soll, 
sind  vorbehaltlich  der  endgültigen  Genehmigung  durch 
den  Vorstandsrat  nachfolgend  zusammengestellt: 

1.  Mathematik,  2.  Messwesen,  3.  Geodäsie  und 
Kartographie,  4.  Astronomie,  5,  Physik,  6.  Technische 
Mechanik,  Elastizität  und  Festigkeit,  7.  Kinematik  und 
Maschinenelemente,  8,  Hebezeuge  uad  Hebewerke, 
9.  Hydraulische  Anlagen  und  Pumpen,  10a.  Windmotoren, 
tob.  Wasserkraftmotorcn,  11.  Wärmekraftmaschinen, 
12.  Druckluftanlagen,  13.  Heizung  und  Lüftung,  14.  Kälte- 
industrie, 15.  Elcktriziiätserzeugung,  -Leitung,  -Umfor- 
mung und  Elektromotoren,  16.  Signalwesen,  17.  Tele- 
graphie und  Telephonic,  18.  Technische  Akustik. 
19.  Technische  Optik,  20.  Bclcuchtungswesen,  21.  Land- 
trausportmittel,  22.  Schiffbau,  23.  Luftschifffahrt,  24. 
Chemie,  25.  Elektrochemie,  26.  Mineralogie  und  Geologie, 
27.  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen,  28.  Metallurgie, 
29.  Mechanische  Technologie,  30.  Chemische  Technologie, 
3 1 . Reproduktionstechnik,  32.  Baumaterialien,  33.  Sirassen- 
und  Eisenbahnbau,  34.  Brückenbau,  35.  Wasserbau  und 
Wasserversorgung,  36.  Landwirtschaft,  37.  Militärwesen. 
38.  Theaterwesen,  39.  Medizinische  Apparate,  40.  Hygiene. 

Für  die  Elektrotechnik  und  Elektrochemie 
kommen  die  Gruppen  5,  13,  15,  lö,  17.  20,  21,  25,  27, 
36,  38  und  39  in  Frage. 

Um  die  Entwicklung  dieser  Gruppen  in  übersicht- 
licher und  allgemein  verständlicher  Weise  darzustellen, 
sollen  in  dem  Museum  nachstehende  Arten  von  Samm- 
lungsgegcnstanden  Aufnahme  linden: 

1.  Als  wertvollste  Objekte  der  Sammlungen:  histo- 
rische Original-Instrumente,  Apparate,  Ma- 
schinen, Präparate  usw.,  welche  neue  Stufen  in  der 
naturwissenschaftlichen  Forschung,  in  der  Technik  oder 
in  der  Industrie  darstellen  oder  kennzeichnen. 

2.  Insoweit  diejenigen  Instrumente,  Apparate  und 
Maschinen  nicht  in  Originalen  erhältlich  sein  werden, 
welche  zur  vollständigen  Darstellung  der  historischen 
Entwicklung  erforderlich  sind,  erscheinen  entweder  natur- 
getreue Nachbildungen  oder  Modelle  derselben 
erwünscht. 

3.  Da  fertige  Apparate,  Maschinen  usw.  ihren  Zweck 
und  ihre  Wirkungsweise  oft  nicht  deutlich  genug  erkennen 
hissen,  sollen  neben  diesen  historischen  Museums- 
objekten auch  ErklärungsmodellcmitAufdeckuDg 
der  innern  Teile  (Durchschnitte  u.  dgl.)  und  mit  Be 
wcgtings-  bezw.  Betricbscinrichtungen  Aufnahme  tindeu. 
Ebenso  werden  neben  fertigen  Werken  des  Ingenieur- 
wesens auch  Darstellungen  der  in  Konstruktion  bezw. 
1111  Bau  begriffenen  Werke  von  Wert  sein. 

4.  Ausser  den  Instrumenten,  Apparaten  und  Maschi- 
nen, die  in  wirklicher  Ausführung  oder  im  Modell  zur 
Aufstellung  kommen,  sollen  auch  Zeichnungen  und 
Darstellungen  gesammelt  werden,  die  mit  der  Ent- 
wicklung der  naturwissenschaftlichen  Forschung,  der 
Technik  und  der  Industrie  in  Beziehung  stehen.  In 
erster  Linie  wären  auch  hierfür  Originale  von  histo- 
rischer Bedeutung  erwünscht;  soweit  solche  jedoch 
nicht  zu  beschaffen,  sind  oder  soweit  zu  leichtem  Ver- 
ständnis neue  Zeichnungen  und  Darstellungen  wünschens- 
wert sind,  könnten  auch  diese  Aufnahme  finden. 

5.  Einen  wichtigen  Teil  des  Museums  soll  eine 
Bibliothek  bilden,  in  der  als  besonders  wertvolle 
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Objekte  bedeutungsvolle  Urkunden  und  historische 
Aufzeichnungen  naturwissenschaftlichen  und  techni- 
schen Inhalts  Aufnahme  finden  sollen.  Ausserdem  soll 
die  Bibliothek  alle  jene  Zeitschriften,  Bücher  und 
Publikationen  enthalten,  die  für  die  Entwicklung  der 
naturwissenschaftlichen  Forschung,  der  Technik  und  der 
Industrie  von  Bedeutung  sind.  Die  Museumsobjekte 
wären  nicht  ausschliesslich  auf  solche  von  deutscher 
Herkunft  su  beschränken,  denn  wenn  auch  dem  Charakter 
des  Museums  als  einer  deutschen  Nationalanstalt  ent- 
sprechend, in  erster  Linie  die  Entwicklung  der  Natur- 
wissenschaft und  Technik  in  Deutschland  veranschaulicht 
werden  soll,  so  werden  doch  su  einer  vollständigen 
Darstellung  der  Entwicklungsstufen  für  verschiedene 
Gebiete  auch  die  in  anderen  Ländern  gemachten  Fort- 
schritte zu  »eigen  »ein;  auch  werden  vielfach  Vorrich- 
tungen und  Werkzeuge  alter  Kulturvölker  als  Ausgangs- 
punkte für  die  weitere  Entwicklung  in  Betracht  kommen. 

Sobald  die  Vorarbeiten  betreffend  die  Dimensionie- 
rung und  Adaptierung  der  verfügbaren  Räume,  die  Aus- 
teilung der  verfügbaren  Geldmittel,  die  Beschaffung  von 
Betriebskraft  u.  dgl.  beendet  und  die  erbetenen  Vor- 
schläge eingegangen  sein  werden,  »ollen  aus  den  Mit- 
gliedern des  Vorstandsrates  und  des  Ausschusses  für 
die  einzelnen  Gruppen  Spezialkommissionen  gebildet 
werden,  welche  das  eingelaufene  Material  sichten  und 
für  die  Ausgestaltung  der  verschiedenen  Abteilungen  des 
Museums  die  notigen  Vorarbeiten  erledigen. 

Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  die  Forderung  des 
Museums  die  weitestgehende  Unterstützung  auch  seitens 
der  elektrotechnischen  Industrie  finden  wird.  Die  An- 
meldung von  Mitgliedern  nimmt  der  Vorstand  entgegen, 


welchem  die  Herren  l>r.-Ing.  Oskar  von  Miller,  Dr.  von 
Dyck  und*Dr.-lng.  von  Linde  angehoren. 

Wie  muge teilt  wird,  wurde  dem  Museum  bereits  u.  a. 
durch  das  Kgl.  Bayer.  Finanzministerium  die  berühmte 
Reichen Uach ‘sehe  Wassersaulenmaschine  überlassen. 
Es  ist  dies  die  gleichartige  Schwestermaschine; der  mit 
ihr  zur  selben  Zeit  aufgestellten  lllsanger  Pumpe,  welche 
dazu  diente,  die  im  Salzbergwerke  Berchtesgaden  ge- 
wonnene Sole  356  m hoch  zu  heben  und'nach  kosen- 
heim  fortzuleiten.  Sie  ist  infolge  ihrer  genialen  Kon- 
struktion ein  .Meisterwerk  der  bayerischen  Ingenieurkunst, 
das  nahem  1 00  Jahre  ununterbrochen  im  Betriebe  gesun- 
den und  damit  eine  Gediegenheit  der  Ausführung  be- 
wiesen hat,  wie  sie  nicht  allein  für  die  Maschinen  des 
vorigen  Jahrhunderts  einzig  dasteht,  sondern  wie  sie 
selbst  von  vollendetsten  Erzeugnissen  der  Jetztzeit  kaum 
zu  erwarten  ist. 

Die  Maschine  ist  nicht}  nur  in  zahlreichen  wissen- 
schaftlichen Werken  abgebildet,  sondern  .auch  im  Con- 
«servatoire  des  Axta  et  Metiers  in  Fans  durch  eine  Nach- 
bildung verewigt,  und  mit  Recht  sagt  der  Verfasser  de* 
dem  Andenken  Reichenbachs  gewidmeten  Aufsatzes  im 
Regierungsblatt:  Sie  ist  das  getreue  Bild  dea  bescheidenen 
deutschen  Mannes,  der  Grosses  geräuschlos  vollbringt. 

Die  Ueberlatsung  dieser  Maschine  ist  daher  nicht 
nur  vom  rein  technischen  und  wissenschaftlichen  Stand- 
punkt in  hohem  Masse  begrüssenswert,  sondern  sie  ist 
noch  um  so  erfreulicher,  als  hiermit  so  recht  der  eigent- 
liche Zweck  des  Museums,  berühmte  Meisterwerke 
deutscher  Technik  und  ihre  Schöpfer  dauernddem  Ge- 
dächtnis der  Nachwelt  zu  bewahren,  zur  Verwirklichung 
gelangt. 
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DasvorliegendeWerkseichnctsich  vor  anderen  Werken 
ähnlichen  Titels  in  erster  Linie  dadurch  au«,  dass  es  eines 
der  wenigen  in  letzter  Zeit  erschienenen  Kompendien  der 
Elektrochemie  ist,  die  wirklich  den  praktischen  Verhält- 
nissen Rechnung  tragen  und  die  daher  in  erster  Linie  berufen 
sein  dürften,  die  durch  allzu  viel  Theorie  und  Hypothese 
etwas  verloren  gegangene  Fühlung  der  wissenschaftlichen 
Elektrochemie  mit  der  Praxis  wieder  herzustellen,  ln 
dem  672  Seiten  starken  Buche  nimmt  die  Theorie  nur 
28  Selten  ein,  und  da»  ist  ein  schwerwiegender  Vorzug! 
Alles  andere  ist  aus  der  Praxis  für  die  Praxis  ge- 
schrieben, und  hierin  liegt  der  zweite,  nicht  minder 
schwerwiegende  Vorteil.  Einen  dritten  erblicken  wir 
darin,  dass  die  Litteratur  in  unparteiischer  Weise  zu- 
sammengestellt  und  angezogen  ist,  und  dass  die  an- 
geführten Arbeiten  nicht  nur  von  einzelnen,  momentan 
gerade  »ehr  im  Vordergründe  stehenden  Autoren  her- 
rühren und  aus  deren  Leiborganen  entnommen  »ind. 
Auch  in  dieser  Hinsicht  ist  speziell  in  letzter  Zeit  auf 


elektrochemischem  Gebiete  viel  und  oft  in  geradezu  un- 
glaublicher Weise  gesündigt  worden,  und  manches  Werk 
hat  durch  derartige  Tendenzpolitik  und  durch  Personen- 
kultus allen  und  jeden  Wert  verloren.  Es  ist  dem  Ver- 
fasser zu  danken,  dass  er  diese  Bahnen  nicht  betreten 
und  sich  im  Gegensatz  zu  anderen  Autoren  auf  einen 
rein  objektiven  Standpunkt  gestellt  hat.  Wenn  wir 
noch  hinzufugen,  dass  das  SVerk  bis  in  die  Neuzeit 
lortgeführt  ist,  soweit  dies  bei  einem  solchen  Werk 
überhaupt  möglich  ist,  und  dass  es  nicht  nur  den 
elektrochemischen,  sondern  in  erster  Lime  auch  den 
nicht  minder  wichtigen  elektrotechnischen  Verhältnissen 
Rechnung  trägt,  so  glauben  wir  es  hinreichend 
charakterisiert  zu  haben.  Auf  einzelne  Details  ein- 
/ugehen,  verbietet  die  Fülle  des  Materials,  und  auch  die 
übliche  Jagd  auf  einzelne  Druckfehler,  womit  manche 
Bücherrezenscnten  ein  tettimonium  diligcntiae  erbringen 
zu  müssen  glauben,  möge  man  uns  erlassen.  Selbst 
wenn  sich  der  eine  oder  andere  Druckfehler  noch  vor- 
hnden  sollte,  so  ist  das  Buch  trotzdem  seiner  ganzen 
Tendenz  und  der  Art  und  Weise  seiner  Bearbeitung 
nach  doch  ein  gutes  Buch,  dessen  Erscheinen  auf  dem 
Bucheimarkt  mit  aufrichtiger  Freude  zu  begrUssen  ist. 


GESCHÄFTLICHES 


Akkumulatoren  - Werke  System  Sehmidt- 
Predarl,  Neuberg  & Sehmidt-Predari,  Leipzig:. 

Gesellschafter  des  neuen  Unternehmens  sind  die  Herren 
Ingenieure  Ernst  Albert  Neuberg  in  Leipzig  und  Albert 
Sehmidt-Predari  in  Trebsen  a.  d.  Mulde. 

Fonos,  G.  m.  b.  H.,  Berlin.  Zwecks  Vertrieb 
von  elektrischen  Schwachstrom-Apparaten  und  zugehörigen 
Bestandteilen  hat  sich  hier  mit  einem  Grundkapital  von 
20000  M.  die  Firma  Fonos,  G.  m.  b.  HL,  gebildet. 
Geschäftsführer  ist  Herr  Albert  Friedlinder  in  Berlin. 


Elektrizit&ts  - Gesellsehart  Haas  & Suhl, 
Aue.  Durch  einstweilige  Verfügung  ist  dem  Ingenieur 
Herrn  Maximilian  Carl  Haas,  Aue,  die  Befugnis  zur 
Vertretung  der  Gesellschaft  entzogen  worden. 

Dr.  C&sslrer  & Co.  Kabel-  und  Gummi- 
werke, Charlottenburg:.  Herr  Ingenieur  Alfred 
Cassirer  ist  als  Teilhaber  in  die  F'irma  cingcireten. 

Elektrochemische  Werke  G.  m.  b.  H.,  Berlin. 
Gemäss  Beschluss  ist  das  Stammkapital  um  I 500000  M. 
auf  5 500000  M.  erhöht  worden. 


Für  die  Redaktion  verantwortlich;  Dr.  Albert  Neuburger,  Berlin  W.6*.  Vertag  von  M.  Krayn,  herlin  W.  j$ 

Gedruckt  bei  Imberg  & Leieon  in  Berim  SW. 


Digitized  by  Google 


